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ELEKTROGRAVÜRE. 

Von  Joxef  Rieder  (Leipzig). 


Einem  vielfach  geäusserten  Wunsche 
entsprechend,  werde  ich  mich  in  Nachstehen- 
dem bemühen,  eine  möglichst  eingehende 
Darlegung  des  Wesens  meiner  Erfindung 
»Elektrogravüre«  und  der  bisher  mit  diesem 
V'erfahren  gemachten  Erfahrungen  zu  geben. 

Wie  schon  der  Name  andeutet,  ist 
Elektrogravüre  ein  Verfahren,  das  mit  Hilfe 
der  elektrischen  Energie  die  Arbeit  de-s 
üravierens  besorgt,  und  zwar  nicht  des 
Gravierens  im  allgemeinen  Sinne,  sondern 
unter  ganz  bestimmten  \’erhältnissen.  Will 
ich  allgemeinverständlich  sein,  so  ist  es  des- 
halb erforderlich,  nicht  nur  das  V’erfahren 
in  seiner  Theorie  darzulegen,  sondern  auch 
diejenigen  Verhältnisse  des  soweitverzweigten 
und  gerade  deshalb  dem  Nichtfachmann 
wenig  geläufigen  Graviergewerbes  mit  in 
Betracht  zu  ziehen,  die  überhaupt  mit  dem 
Elektrogravüre -V'erfahren  in  Zusammenhang 
stehen,  — soweit  sie  mir  selbst  zur  Kenntnis 
gelangt  sind.  Letztere  Einschränkung  ist 
umsomehr  berechtigt,  als  es  auch  heute  noch 
das  Graviergewerbe,  wie  alle  mit  der  mensch- 
lichen Kunstfertigkeit  im  Zusammenhang 
stehenden  Erwerbsthätigkeiten,  liebt,  sich 
mit  dem  Nimbus  des  Geheimnisvollen  zu 
umgeben. 


Der  Sinn  des  Gravierens  ist  wohl  jeder- 
mann geläufig,  wenn  auch  die  .VuRassung 
über  das  Wesen  und  die  Bedeutung  der 
Gravierkunst  von  den  einzelnen  Personen 
sehr  verschieden  beurteilt  werden  dürfte. 
Wer  nur  einmal  in  seinem  Leben  in  zwei 
Kingerringc  von  Gold  zwei  Namen  und  einen 
gewissen  Datum  von  der  Hand  eines  Graveurs 
verewigen  liess,  wird  iiaturgemäss  die  Sache 
mit  anderen  Augen  ansehen,  als  der  Fabrikant, 
der  jährlich  Tausende  für  Gravierarbeiten 
auszugeben  gezwungen  ist.  Ist  es  mir  doch 
schon  vorgekommen,  dass  mir  jemand  ver- 
traulich auf  die  Schulter  klopfte  und  meinte: 
Mein  Lieber,  Ihre  Sache  ist  nicht  neu  — 
ich  habe  sie  schon  in  der  und  der  Aus- 
.stellung  gesehen  und  mir  selbst  etwas  gravieren 
lassen. 

Der  gute  Mann  hatte  jenen  -Apparat 
gesehen,  der,  aus  einem  mit  kleinem  Elektro- 
motor betriebenen  Fraiser  bestehend,  von 
der  Hand  geführt,  allerlei  Verzierungen  und 
Namen  mit  ziemlicher  Geschwindigkeit  in 
Metallgegenstände  graviert. 

Die  Kun.st  des  Gravierens  i.st  wohl  so 
alt  wie  die  Kulturanfänge  des  Menschen- 
geschlechts selbst,  und  unsere  biederen  V’or- 
fahren  der  Steinzeit  haben  .schon  mit  sehr 


Digitized  by  Google 


i 


KLKK.1ROCHEM1SCHE  ZEITSCHRIKl' 


Hrtt  I 


berechtigtem  Stolze  ihre  mehr  als  primitiven 
Haushaltungsgcgenstände  mit  noch  primi- 
tiveren Instrumenten  durch  Gravierungen 
verziert.  iJie  Auswahl  im  Material,  da.s  zur 
Ausübung  die.ser  Kunst  zur  Verfügung  stand, 
war  aber  auch  noch  sehr  klein  - - harte 
Steinspitzen  waren  das  einzige  Werkzeug, 
und  aus  Stein,  Holz  und  Hein  bestanden  die 
einzelnen  zu  gravierenden  Gegenstände  Erst 
nachdem  der  Mensch  beginnt,  die  .Metalle 
darzustellen  und  zu  benützen,  wachsen  die 
Anforderungen,  die  in  dieser  Hinsicht  an 
seine  Kun.stfcrtigkeit  gestellt  werden,  und 
mit  der  Bearbeitung  des  Eisens  resp.  Stahles 
ist  ihm  auch  das  Hilfsmittel  an  die  Hand 
gegeben,  diesen  zXnforderungen  entsprechend 
Genüge  leisten  zu  können.  Ich  meine  hier 
natürlich  nur  diese  Kunstfertigkeit  in  tech- 
nischer Hinsicht,  wohl  zu  unterscheiden  von 
der  Entwickelung  des  Geschmackes  in  der 
künstlerischen  Darstellungsweise  selbst. 

Mit  der  grö.sscren  Entwickelung  der 
Gravierkuiist  tritt  dieselbe  als  I.iebhaberci 
oder  freie  Kunst  zurück,  und  es  bilden  sich 
Gewerbe  heraus,  die  sich  ihrerseits  wieder 
in  einzelne  Zweige  teilen.  Die.se  Teilung 
erfolgt  in  erster  Linie  nach  dem  zu  bc 
arbeitenden  Material  und  der  zur  Bearbeitung 
desselben  sich  verschieden  gestaltenden  Tech- 
niken. Auch  in  der  Bezeichnung  des  Ge- 
werbes treten  Verschiebungen  ein,  und  der 
Gestein  bearbeitende  Künstler  nennt  sich 
gemeinhin  Bildhauer  untl  überlässt  es  dem 
Edelstein  figürlich  bearbeitenden  Kleiiikimstler, 
sich  Steingraveur  zu  nennen;  der  Kün.stler 
in  Holz  wird  zum  Holzbildhauer,  und  nur 
derjenige,  der  sich  ausschliesslich  mit  der 
Bearbeitung  von  Metallen  befasst,  bleibt  ge- 
meinhin Graveur,  auch  dann,  wenn  er  nur 
sehr  wenig  mit  dem  Stichel  im  Sinne  des 
Gravierens  arbeitet,  sondern  seine  Arbeit 
grösstenteils  mit  dem  Meissei  erfolgt. 

Gegenüber  dem  Metall  treten  alle  anderen 
Materialien,  auf  denen  graviert  wird,  in  der 
Bedeutung  vollkommen  zurück,  und  da  für 
die  Anwendung  des  Elektrogravüre- Verfahrens 
diese  .'\rt  des  Gravierens  ausschliesslich  in 
Krage  kommt,  werden  wir  uns  auch  nur 
hiermit  noch  zu  befassen  haben. 

Auch  die  Metallgravierung  teilt  sich 
wieder  in  mehrere  Gruppen.  Die  älteste 
Anwendung  derselben  befasste  sich  offenbar 
damit,  Gebrauchsgegenstände  aus  Metall  zu 
verzieren  und  demselben  damit  eine  gefällige 
Form  zu  geben.  Diese  Art  der  .Anwendung 
der  ( iravierkunst,  die  Originale  schafft,  ist 
für  die  frühere  Zeit  von  ausschlaggebender 
Bedeutung  gewesen.  Heute  tritt  sie  fast 
vollkommen  zurück  gegenüber  anderen  An- 


wendungen, und  wenn  es  auch  praktisch 
nicht  ausgeschlossen  erscheint,  dass  die 
Elektrogravüre  sich  mit  der  z\usfülirung  von 
Gravierungen  dieser  Kategorie  zu  befassen 
haben  wird,  so  können  wir  doch  diesen 
Teil  zunächst  vollkommen  vernachlässigen. 

Eine  zweite  Gruppe  befasst  sich  damit, 
gegossene  Gegenstände,  die  durch  den 
Guss  bereits  eine  Reliefierung  erhalten  haben, 
einer  V^erfeinerung  zu  unterwerfen,  und  man 
nennt  diese  Art  des  Nachgravierens  allgemein 
Ci.silicreii  und  den  ausführenden  Künstler 
Cisileur.  .Auch  diese  zAbart  der  Gravierung 
ist  schon  alt,  doch  hat  sie  im  Gegensatz  zu 
der  eben  besprochenen  Abteilung  an  Be- 
deutung gewonnen.  Hier  liegt  die  An- 
wendungsmöglichkeit des  neuen  Verfahrens 
ebenfalls  vor,  ohne  jedoch  voraussichtlich 
besonders  grosse  Bedeutung  zu  erlangen. 

Die  dritte  Gnippe  befasst  sich  mit 
der  Herstellung  von  Druckplatten  für  das 
graphische  Gewerbe  und  zwar  in  der  Komi 
von  Kupfer-  und  Stahlstich.  Dieser  Zweig 
hat  durch  moderne  V'erfahren  zur  Herstellung 
von  Cliches  und  dergleichen  ebenfalls  sehr 
an  Wichtigkeit  verloren  und  kommt  für 
die  Elektrogravüre  auch  technisch  nicht  in 
Frage. 

Wir  kommen  nun  zu  jenem  Teile  der 
Gravierkunst,  der  heute  von  ausschlaggeben- 
der Bedeutung  des  Graviergewerbes  geworden 
ist,  und  der  ausserdem  fast  ausschlie.sslich 
für  die  Anwendung  des  Verfahrens  Elektro- 
gravüre in  Betracht  kommt  Wir  meinen 
jene  Gravierarbeitcii,  die  nicht  als  .solche 
Verwendung  finden,  die  aber  als  Werkzeuge 
dienen  müssen,  um  damit  dritte  Gegen- 
stände aus  verschiedenartigem  Material  durch 
Pressung  zu  erzeugen  oder  bereits  teil- 
weise fertigen  (iegenständen  Verzierungen 
zu  geben. 

Die  erste  zXitwendung  solcher  gravierter 
Werkzeuge  begann  wohl  mit  der  Herstellung 
der  Münze,  welcher  später  die  Gelegenheits- 
münze oder  Medaille  gefolgt  .sein  mag.  Erst 
nachdem  die  Maschine  ihre  Herrschaft  an- 
tritt,  die  Handprägepresse  sich  vervollkommnet 
und  dazu  als  mächtiger  Partner  das  mit 
motorischer  Kraft  betriebene  Prägewerk 
seine  Thätigkeit  beginnt,  nimmt  die  Her- 
stellung von  Gegenständen  durch  Pressung 
grosse  Dimensionen  an,  und  während  dem 
Graveurgewerbe  durch  die  mechanische  Her- 
stellung kunstgewerblicher  Gegen.stände  eine 
mächtige  Konkurrenz  geschaffen  wird,  ent- 
schädigte es  der  neue  Bedarfsartikel,  der 
Prägestempel,  ilie  Prägeplatte,  die  Stanze, 
und  wie  diese  Werkzeuge  sonst  alle  heissen 
mögen,  im  reichlichsten  Masse. 
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Das  Graviergewerbc  ist  im  grossen 
Ganr.en  ein  Gewerbe  der  reinen  Handarbeit 
geblieben,  wenn  ihm  auch  cinrelne  Maschinen, 
die  indessen  nur  für  Spezialzwecke  an 
wendbar  sind,  kleine  Hilfsmittel  an  die  Hand 
gegeben  haben. 

Nun  mu.ss  aber  gerade  die  tüchtige 
Handarbeit  teuer  bezahlt  werden,  und  die 
Kosten  dieser  Gravierungen  sind  in  vielen 
Fällen  ein  Hindernis  für  die  Au.sbrcitung 
der  Frage-Industrie.  Kein  Wunder,  wenn  der 
bisher  unerfüllte  Wunsch  in  den  interessierten 
Kreisen  schon  bei  Beginn  dieser  Entw  ickelung 
laut  wurde,  es  möchte  ein  geeignetes  Hilfs- 
mittel gefunden  werden,  das  die  Handarbeit, 
wenn  auch  nur  teilweise,  zu  ersetzen  im 
Stande  wäre. 

Es  ist  auch  ganz  natürlich,  dass  man 
diese  Hoffnungen  auf  die  Elektrotechnik 
konzentrierte,  die  ja  als  »Mädchen  für  Alles» 
betrachtet  zu  werden  bereits  gewöhnt  ist 
und  dies  sogar  zu  einer  Zeit  schon,  als  sie 
selbst  noch  in  den  Kinderschuhen  steckte.  Als 
im  Jahre  1838  Jakobi  mit  seinen  galv.ano- 
plastischen  Kopien  hervortrat,  erhielt  diese 
Hoffnung  neue  Nahrung,  die  durch  die  Um- 
stände wohl  auch  berechtigt  erschien.  Leider 
ist  aber  diese  Erwartung  bis  heute  nicht 
tlurch  ThaLsächen  belegt  worden,  und  es 
sprechen  verschiedene  Gründe  dagegen,  dass 
sie  in  der  Zukunft  in  dem  Masse  erfüllt 
werde,  wie  es  die  beteiligten  Kreise  wünschen. 
WA-nn  wir  die  Möglichkeit  eines  Erfolges 
der  Galvanoplastik  auf  diesem  Gebiete  vor 
-\ugen  führen  wollen,  .so  ist  zu  unterscheiden 
zwischen  dem  jetzigen  Stande  dieser  Technik 
und  ihrer  Entwickelungsfahigkeit  in  der  Zu- 
kunft. 

Heute  ist  es  .auf  rationelle  Weise  nur 
möglich,  Kupfer  galvanoplastisch  niederzu- 
schlagen,  und  alle  Versuche,  die  Galvano 
plastik  auf  andere  Metalle  ati.szudchncn,  sind 
für  die  Praxis  gescheitert,  wenn  sich  auch 
für  manche  Mct.alle  die  .Ausführbarkeit  er- 
wiesen hat.  Nun  ist  aber  die  .-Anwendungs- 
möglichkeit  von  Kupferplatten  zu  Prage- 
zwecken  infolge  deren  geringer  Härte  eine 
sehr  beschränkte,  und  in  dieser  bescheidenen 
Weise  sind  solche  Pressplatten  auch  nur  zur 
.Anwendung  gekommen,  .Soweit  ich  Fiinblick 
in  den  betreffenden  Industriezweig  gewinnen 
konnte,  werden  galv.  Kupferjirägeplatten 
beinahe  ausschliesslich  zur  I.ederimitation 
verwendet.  Die  Galvanos  werden  nach  natur- 
genarbtem Leder  niedergeschlagen  und 
schwache,  mit  Pappe  hinterlegte  Leder  mit 
den  so  erhaltenen  Platten  gepresst,  um  ihnen 
den  Anschein  eines  bc.sseren  Leders,  z.  11 
Krokodilleders,  zu  geben.  Es  scheint  aber. 


dass  man  hier  nur  zu  diesem  Aushilfsmittel 
gegriffen  hat,  weil  man  schlechterdings  keine 
andere  Möglichkeit  hatte,  Platten  hcrzu.stellcn, 
welche  die  Originalnarbung  genau  wieder 
geben,  denn  ein  verwandter  Industriezweig 
benützt  noch  immer  in  Stahl  gearbeitete 
Platten:  ich  meine  die  Pressung  von  Papier 
mit  verschiedenen  Phantasie  - Narben,  wie 
solche  zu  Bucheinbänden  und  dergleichen 
verwendet  werden. 

Sollte  die  G.älvano])la.stik  nur  einiger- 
massen  Eingang  in  die  Prägc-Indu.strie  finden, 
so  konnte  es  nur  die  Galvanopl,a.stik  in  Ei.sen 
sein.  Gerade  Eisenniederschläge  aber  bieten 
enorme  Schwierigkeiten.  Es  ist  zwar  bereits 
Finde  der  60er  Jahre  Klein  in  St.  Peter.s- 
burg  gelungen,  brauchbare  Eiscngalvanos  zu 
erzeugen,  aber  die  Herstellung  solcher  Nieder- 
schläge ist  so  schwierig  und  zeitraubend, 
dass  die  Anwendung  solcher  Platten  selbst 
in  dem  graphischen  Gewerbe  nur  wenig 
Eingang  finden  konnte,  trotzdem  bei  diesem 
Gewerbe  die  Anforderungen  in  Bezug  auf 
Widerstand  gegen  Druck  noch  bescheiden 
sind.  Das  galvanisch  niedergeschlagene 
Eisen  ist  hart,  .aber  sehr  spröde.  Der  Härte 
fehlt  jene  Zähigkeit,  die  den  Stahl  zu  einem 
so  wertvollen  Material  macht.  Wir  wissen 
nun,  dass  gerade  dem  galvanisch  niederge- 
■schlagenen  Eisen  jene  Beimischung  fehlt,  die 
das  Eisen  als  Stahl  ch.arakterisiert,  der  in 
einem  bestimmten  Verhältnisse  beigemischte 
Kohlenstoff.  Wir  wissen  ferner,  dass  die 
Qualität  des  .Stahles  sehr  viel  von  der  .Art 
seiner  Firzeugung  abhängig  ist. 

Dagegen  ist  es  heute  ziemlich  sicher 
da.ss  die  Härte  des  galvanischen  FCisenniedcr- 
schlages  einem  Gehalt  an  W'asserstoff  zu 
verdanken  ist,  der  beim  Entstehen  des  Nieder- 
schlages festgehalten  wird.  Diese  Wasser 
Stoffokklusion  ist  es  auch,  welche  die  Her- 
stellung solcher  Galvanos  so  schwierig  macht. 
Nun  ist  es  allerdings  sehr  wahrscheinlich, 
dass  es  noch  gelingen  wird,  dieser  W'asser- 
stoffokklusion  so  cntgegenzu,arbeiten,  dass 
Fäsenniederschlagc  mit  derselben  Leichtig- 
keit hergestellt  werden  können,  wie  heute 
der  Kupferniederschlag,  und  cs  wäre  damit 
alsdann  folgendes  erreicht:  Wir  könnten 

Prägeplatten  herstellen  von  einer  durch  den 
Wasserstoff  bedingten,  also  von  einer  be- 
stimmten,'nicht  zu  verändernden  Härte,  be 
haftet  mit  einer  von  der  krv'stallinischen 
Beschaffenheit  abhängigen  .Sprödigkeit.  In 
der  Stärke  der  Platten  würde  ausserdem  ein 
bestimmtes  Mass  nicht  überschritten  werden 
können,  selbst  dann,  wenn  in  technischer 
Hinsicht  eine  .solche  Grenze  nicht  gegeben 
wäre,  so  doch  aus  rein  praktischen  Gründen, 
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da  die  Herstellung  von  Platten  von  35 — 60  mm 
Stärke  voraussichtlich  Monate  dauern  könnte. 

Damit  ist  auch  die  Grenr.e  gegeben,  bis 
zu  welcher  die  Anwendung  galvanischer  Eisen- 
niederschläge zu  Prägezwecken  gedeihen 
kann,  falls  die  Herstellung  solcher  die  denk- 
bar höchste  Stufe  der  Vollkommenheit  er- 
reicht. 

Eis  scheiden  ohne  weiteres  alle  Pragc- 
platten  aus,  für  die  sehr  starke  und  härtbare 
Platten  Bedingung  sind  und  bei  denen  ausser 
grosser  Härte  auch  eine  gewisse  Zähigkeit 
infolge  des  hohen  Druckes  unbedingt  er- 
forderlich wird.  Damit  scheiden  ausser  ver- 
schiedenen anderen  Materialien  auch  alle  Me- 
talle von  vornherein  aus,  und  es  bleiben  nur 
hauptsächlich  Papier  und  Leder  als  diejenigen 
Materialien,  zu  deren  Prägung  event.  der- 
artige galvanische  Platten  in  .Anwendung 
kommen  könnten,  wenn  mit  denselben  nicht 
gleichzeitig  geschnitten  werden  soll. 

Nun  haben  aber  gerade  Platten  für  diese 
Zwecke  eine  solche  Feinheit  der  Reliefierung, 
dass  hierfür  das  Original  grösstenteils  nur 
in  Metall  hergestellt  werden  kann  und,  da 
eine  Nacharbeit  in  dem  spröden  Niederschlag 
nicht  gut  möglich  erscheint,  in  vollendeter 
Ausführung  erfolgen  muss.  Nachdem  nun 
aber  für  solche  Prägungen  Messing  bereits 
genügt,  .so  kommt  für  die  Rentabilität  der 
Herstellung  .solcher  tialvanos  nur  die  Diffe- 
renz zwischen  der  .Arbeit  in  Messing  und 
einem  leichter  zu  bearbeitenden  Metall  in 
Frage.  Ob  in  diesen  Fällen  aber  Modell 
und  Galvano  zusammen  um  so  viel  billiger 
werden,  dass  die  Konsumenten  für  ihre 
massive  Platte  ein  Surrogat  benützen,  ist 
sehr  fraglich.  Ein  Surrogat  aber  bleibt  das 
Galvano  immer  gegenüber  der  massiven 
Stahlplatte.  Günstiger  liegt  natürlich  der 
Fall,  wenn  die  betreffende  Platte  in  mehreren 
gleichen  Exemplaren  gebraucht  wird.  Es 
soll  in  keiner  Weise  bezweifelt  werden,  dass 
die  Herstellung  starker  Eisenniederschläge 
ein  erstrebenswertes  Ziel  ist  und  eines  be- 
deutenden Erfolges  sicher  .sein  kann,  nur 
dass  mit  dem  Erreichen  dieses  Zieles  kein 
Umschwpng  im  Graviergewerbe  eintreten 
wird,  erscheint  entschieden  als  sicher. 

Verliert  nun  die  Möglichkeit,  dass  durch 
den  galvani.schen  Niederschlag  die  Wünsche 
der  Prägetechnik  in  erheblicher  Weise  erfüllt 
werden  können,  an  Halt,  so  lag  noch  eine 
Möglichkeit  vor,  die  Herstellung  von  Präge- 
platten auf  elektrolytischem  Wege  zu  er- 
reichen, und  zwar  durch  galvanisches  Aetzen. 
Bei  Aetzungen  auf  Metallen,  gleichviel,  ob 
nur  auf  rein  chemischem  oder  aber  auf 
elektrolytischem  Wege  geätzt  wird,  wurde 


bisher  derart  verfahren,  dass  diejenigen 
Stellen,  die  nicht  zur  Aetzung  kommen  sollen, 
mit  einem  geeigneten  Ueberzug  gegen  die 
Einwirkung  des  Aetzmittels  geschützt  wurden. 
Diese  Art  der  Aetzung  kann  jedoch  nur  Er 
Zeugnisse  von  ganz  bestimmter  F.igenschaft 
liefern,  und  nur  in  ganz  seltenen  Fällen 
wurde  es  möglich,  hiermit  für  die  Präge- 
industrie geeignete  Werkzeuge  zu  schaffen. 
Stellen  wir  uns  in  Figur  i eine  Eisenplatte, 
im  Schnitte  gesehen,  vor,  und  denken  wir 
uns  an  derselben  die  Flächen  a — b und  c d 
gedeckt,  so  werden  wir  die  schraffierte  dar- 
gestellte Aetzung  b c der  Form  nach  er- 
halten. Wir  können  nun  auch  nachträglich 
z.  B.  die  Flächen  b e f und  c h g decken 
und  erhellten  dann  eine  zweite  Aetzung  f — g, 
also  zusammen  die  F'orm  b e f g h c.  Dieses 


mehrmalige  .Abdecken  wird  in  der  Praxis 
vielfach  angewendet  und  zwar  bei  Herstellung 
von  geatzten  Clichees  aller  Art.  Betrachten 
wir  uns  jetzt  Fig.  2,  in  welcher  durch 
Schraffierung  eine  Aetzung  in  bestimmter 
Form  vorgeschrieben  ist,  und  stellen  uns  die 
Frage,  ob  wir  wohl  diese  Form  mit  dem 
System  der  mehrmaligen  .-Vbdeckung  durch 
Aetzung  zu  erhalten  vermögen.  Die  Ant- 
wort wird  verschieden  ausfallcn  können,  je 
nach  dem  St.mdpuiikt,  den  man  zu  dieser 
Frage  cinnimmt.  ln  irgend  einer  Vorteil 
für  die  Industrie  ver.sprechenden  Weise  ist 
dieses  \'erfahren  für  derartige  Reliefatzungen 
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bisher  nicht  ausgeführt  worden  und  auch 
nicht  ausführbar.  Möglich  dagegen  erscheint 
es,  durch  Abdeckung  in  sehr  kurzen  Zwischen- 
pausen die  gewünschte  Horm  annähernd  zu 
erreichen.  Die  Rundungen  werden  aber 
stufenweise  verlaufen  und  müssten  nachher 
nachgraviert  werden.  Kedingung  bei  der 
.Ausführung  eine.s  solchen  V'erfahrens  wäre 
jedoch,  dass  der  Ausführende  nicht  nur  die 
zu  atzende  Form  künstlerisch  vollauf  be- 


herrscht, er  müsste  auch  ein  Künstler  ira 
Abdecken  sein,  wahre  Lammesgeduld  haben 
und  nicht  eigensinnigerweisc  das  zu  ätzende 
Objekt  eher  fertig  bringen  wollen,  als  es  ein 
Stalilgraveur  nach  seiner  Technik  zu  machen 
imstande  wäre.  Wollte  er  aber  vollendete 
runde  Formen  ätzen,  so  brächte  er  dies  auch 
mit  den  gesagten  Kigenschaften  nicht  fertig. 
Trotzdem  haben,  soweit  mir  das  betreffende 
Material  zugänglich  war,  alle  meine  Vor- 
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laufer,  die  gleich  mir  die  Aetzung  zur  Her 
Stellung  von  Stahlprägestempeln  benutzen 
wollten,  diesen  Weg  eingeschlagen,  ohne  in- 
dessen einen  Erfolg  zu  erzielen.  — 

Der  freundliche  Leser  hat  nunmehr  eine 
gewisse  Berechtigung  erlangt,  zu  hoffen,  dass 
ich  endlich  auf  das  Verfahren  Elektrogravüre 
zu  sprechen  komme,  und  ich  werde  diese 
Hoffnung  nicht  länger  täuschen.  Die  Ein- 
leitung war  aber  durchaus  nötig,  sollen  meine 
Ausführungen  auch  demjenigen  verständlich 
werden,  dem  nicht  gleichzeitig  die  beiden 


hier  in  Betracht  kommenden  F'aktoren  — 
Galvanotechnik  einesteils  und  Gravierkunsl 
bezw.  Prägc-Industrie  andernteils  — annähernd 
geläufig  sind. 

Bei  meinem  Verfahren  habe  ich  eine 
Abdeckung  der  zu  ätzenden  Metallplatte  voll- 
kommen umgangen  und  dafür  das  Verfahren 
nach  dem  Grundsätze  ausgebildet,  dass  es 
für  den  zu  erreichenden  Effekt  vollkommen 
gleichgiltig  ist,  ob  ich  die  nicht  zur  Aetzung 
kommenden  Stellen  abdecke,  oder  ob  ich 
bei  nicht  abgedeckter  Platte  überhaupt  nur 
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die  zur  Aetzung  kommenden  Stellen  mit 
dem  Aetzmittel  in  Berührung  bringe.  Die.s 
erreichte  ich  dadurch,  dass  ich  durch  Ver- 
mittelung eines  porösen  Körpers  eine  Flüssig- 
keit-soberflächc  schüf,  die  der  Form  nach 
im  umgekehrten  Sinne  genau  dem  zu  ätzen- 
den Relief  gleich  war.  Umstehende  Zeich- 
nung Fig.  3 wird  dieses  Prinzip  deutlich 
erklären.  Wir  sehen  ein  beliebig  gestaltetes 
Gefäss  mit  Chlorammonium-Lö.sung  als  F.lek- 
trolyt  gefüllt,  in  welches  ein  Gipsblock  mit 
dem  .‘\bgu.ss  des  zu  ätzenden  Reliefs  taucht. 
Unter  diesem  Gipsblock  in  die  Flüssigkeit 
tauchend,  denken  wir  uns  eine  Drahtspirale 
als  Kathode.  Auf  der  Reliefseite  des  Gips- 
blockes kommt  die  zu  ätzende  Stahlplatte 
zu  liegen,  und  zwar  wird  diese  mit  dem 
positiven  Strome  verbunden.  Sie  ist  also 
Anode.  Sehen  wir  uns  diese  Anordnung 
genau  an,  so  finden  wir,  dass,  nachdem  ja 
die  Poren  des  Gipses  den  Elektrolyt  ange- 
saugt haben,  der  .Stahloberfläche  wirklich 
eine  reliefierte  FlüssigkeiLsoberfläche  ent- 
gegensteht. Wir  sehen  aber  andererseits 
auch,  da.ss  die  Gipsoberfläche  als  ein  starrer 
Körper  verhindert,  da.ss  durch  den  Druck 
der  Stahlplatte  eine  Veränderung  der  Flüssig- 
keitsoberfläche eintreten  kann,  und  es  werden 
deshalb  Flüssigkeit  und  Stahloberfläche  nur 
an  den  höchsten  Stellen  des  Reliefs  mit 
einander  in  Berührung  kommen  können. 

Lassen  wir  nun  den  Strom  in  der  so 
geschaflenen  Vorrichtung  zirkulieren,  so  tritt 
der  bekannte  Vorgang  ein,  dass  an  der 
Stahlplatte  als  Anode  Chlor  frei  wird.  Dieses 
verbindet  sich  mit  dem  Eisen  und  geht  als 
Chlorverbindung  in  Lösung.  Es  wird  also 
an  den  betroffenen  Stellen  der  Stahlplatte 
Eisen  gelöst  und  damit  die  Platte  .selbst 
ihres  Stützpunktes  beraubt.  Sie  muss  not- 
wendigerweise entsprechend  der  fort.schrei- 
tenden  Aetzung  nachsinken,  und  es  kommen 
infolgedessen  .allmählich  immer  mehr  Punkte 
der  vorher  ebenen  Platte  mit  der  unebenen 
Oberfläche  in  Kontakt.  Der  Prozess  ist  be- 
endigt, sobald  alle  Punkte  der  Plattenober. 
fläche  mit  dem  Modelle  in  Berührung  ge- 
kommen .sind. 

Die  Sache  sieht  durchaus  nicht  kom- 
pliziert aus,  und  der  geehrte  Leser  wird 
wohl  kaum  glaublich  finden,  da.ss  3 Jahre 
ununterbrochener  zXrbeit  nötig  waren,  ehe 
das  Verfahren  soweit  durchgebildet  war,  dass 
es  in  die  Pr.axis  eintreten  konnte.  Auch  ich 
hatte  mir  bei  Beginn  der  Versuche  die  .sich 
in  den  Weg  stellenden  Schwierigkeiten  nicht 
annähernd  so  gross  vorgestellt,  als  sie  es  in 
Wirklichkeit  waren. 


Den  Gedanken,  auf  die  beschriebene 
Weise  Reliefätzungen  zu  erzielen,  fasste  ich 
schon  im  Jahre  1892;  doch  blieb  es  damals 
bei  der  blossen  Idee.  Anfangs  des  Jahres 
1 897  griff  ich  den  Gedanken  von  neuem  auf 
und  brachte  ihn  diesmal  auch  zur  Ausführung. 
Der  erste  Apparat,  wenn  ich  die  Zusammen- 
stellung so  nennen  darf,  war  einfach  genug. 
Ein  Stuck  Stahlplatte  von  ca.  3 mm  Stärke 
diente  als  Unterlage  für  einen  Gipsblock  mit 
einem  nach  einer  deutschen  Reichsmünzc 
abgegossenen  Relief.  Der  Gipsblock  wurde 
vorher  mit  einer  lOprozentigen  Chlorammon- 
lösung getränkt  und  nun  das  Ganze  in  der 
vorher  beschriebenen  Weise  mit  einer  Strom- 
quelle von  2 Volt  verbunden.  Nun  wartete 
ich  mit  grosser  Spannung,  was  daraus  wer- 
den würde.  Noch  war  die  Platte  nicht  vom 
Modell  getrennt,  als  sich  leider  schon  der 
erste  Mangel  meiner  primibven  Vorrichtung 
zeigen  sollte.  Woran  konnte  ich  erkennen, 
wie  weit  die  Aetzung  vorgeschritten  sei? 
Wohl  nur  durch  Abnehmen  der  Platte?  Nahm 
ich  jedoch  die  Platte  zu  früh  ab.  so  konnte 
infolge  der  Unmöglichkeit,  sie  wieder  genau 
auf  dieselbe  Stelle  zu  bringen,  die  Aetzung 
nicht  fortge.setz.t  werden,  und  es  war  also 
daran  zu  denken,  Vorkehrung  in  der  Appa 
r.itur  zu  treffen,  die  dies  ermöglichte. 

Ich  sollte  bald  sehen,  dass  noch  mehr 
Gründe  vorhanden  sind,  die  ein  z\bnehmen 
der  zu  ätzenden  Platte  während  der  Aetzung 
erfordern. 

V’orlaufig  war  ich  bei  der  Beurteilung 
der  Aetzdauer  auf  eine  Schätzung  angewiesen 
und  dachte  dementsprechend,  dass  die 
Aetzung  nach  einer  Stunde  fertig  sein  konnte. 
Ich  hatte  damals  wirklich  noch  den  unver- 
wüstlichen Optimismus  des  Erfinderanfangers, 
zu  glauben,  dass  der  erste  Versuch  ein 
Resultat  ergeben  müsste.  Als  nun  die 
Platte  abgehoben  war,  zeigte  sich  ein  Bild, 
das  eher  alles  andere,  nur  nicht  das  Relief 
einer  Münze  war.  Fiin  .schwarzer  Brei  kenn- 
zeichnete die  Aüflage  des  Modells  auf  dem 
Stahl,  und  erst,  niichdem  letzteres  entlernt 
war,  zeigte  sich  eine  Aetzung,  die  man  bei 
Fmtwickelung  einer  ziemlieh  grossen  Phantasie 
für  ein  Münzrelief  halten  konnte. 

\'or  allem  mu.sste  also  erst  eine  An- 
ordnung getroflen  werden,  Modell  und  Platte 
wahrend  des  Proze.sses  trennen  und  so  den 
Gang  der  Aetzung  verfolgen  zu  können.  Fis 
dürfte  nicht  uninteressant  sein,  den  ersten 
derartigen  .Aetzapparat  näher  zu  beschreiben, 
da  man  daran  sieht,  mit  welch  einfachen 
Mitteln  bei  Versuchen  im  kleinen  ein  Erfolg 
erzielt  werden  kann,  den  sjiäter  fcstzuhalten 
mit  grossen  Schwierigkeiten  verknüpft  ist. 
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Ein  einfaches  Stück  Brett  erhielt  in  der 
Mitte  eine  Bohrung,  in  die  ein  Gipsmodell 
in  der  Form  eines  Cylinders  auf  beiden 
Seiten  herausragend  befestigt  war.  Dieses 
Brettchen  wurde  auf  ein  Gefäss  mit  Chlor- 
ammonium-Lösung gesetzt,  derart,  dass  die 
Gipsform  in  die  Flüssigkeit  eintauchte  und 
dies  aus  dem  Grunde,  da  der  erste  Versuch 
gezeigt  hatte,  dass  die  einmalige  Füllung 
der  Poren  nicht  für  die  .'\etzung  ausreichend 
ist.  In  das  Glas  tauchte  ausserdem  eine 
Drahtspirale  als  Kathode.  Nun  wurde  das 
zu  ätzende  Stahlstück  in  dreieckige  P'orm 
gebracht  und  drei  Holzleisten  auf  das  be- 
sprochene Brettchen  so  aufgeschraubt,  dass 
eine  F'ührung  geschaffen  wird. 

Mit  dieser  Vorrichtung  sammelte  ich 
bereits  folgende  Erfahrungen: 

1 . Der  in  jedem  Stahl  enthaltene  Kohlen- 
stoff — event.  auch  andere  elektrolytisch 
nicht  zu  lösende  Beimengungen  — müssen 
von  Zeit  zu  Zeit  mechanisch  von  der  Platte 
entfernt  werden,  da  sie  sich  als  Pulver 
zwischen  Modell  und  Platte  legen  und  ein 
genaues  Arbeiten  dadurch  unmöglich  würde. 
Die  Zeit,  innerhalb  welcher  dies  zu  ge- 
schehen hat,  ist  sehr  von  dem  Kohlenstoff- 
gehalt  des  zu  ätzenden  Stahles  abhängig. 

2.  An  der  Oberfläche  des  Gipsmodells 
wird  das  Chlor,  welches  ja  einzig  für  die 
Aetzung  von  Wert  ist,  schnell  verbraucht. 
Da  aber  die  Diffusion  des  durch  die  Poren 
festgehaltenen  Elektrolyten  eine  vielfach 
kleinere  ist  als  bei  freier  P'lüssigkeit,  so 
bleibt  die  Nachfuhr  unzersetzter  Chlor- 
ammonium-Lösung hinter  demVerbrauche  weit 
zurück.  Auch  dieser  Umstand  verlangt  ein 
zeitweises  Abnehmen  der  Stahlplatte,  und 
die  Zeit,  innerhalb  welcher  dies  mit  Be- 
rücksichtigung obiger  Verhältnisse  zu  ge- 
schehen hat,  ist  von  der  im  Verhältnis  zur 
Aetzfläche  angewandten  .Stromstärke  ab- 
hängig. Man  wird  nun  aber  die  Strom- 
dichte mit  Rücksicht  auf  die  Schnelligkeit 
im  Arbeiten  so  hoch  als  möglich  nehmen, 
und  unter  Berücksichtigung  dieses  Punktes 
ergab  sich,  dass  20  Sekunden  für  die  ein- 
zelne Aetzperiode  mit  V'orteil  nicht  über- 
schritten werden  konnten. 

Schon  durch  das  Abheben  allein  wird 
neuer  Elektrolyt  nachgeführt,  da  ein  Teil 
Flüssigkeit  an  der  Stahlplatte  haften  bleibt 
und  aus  den  oberen  Poren  mitgenommen 
wird,  wobei  die  Ergänzung  durch  Nachsaugen 
erfolgt.  Dieser  selbstthätigc  Nachschub  hat 
sich  jedoch  nicht  als  genügend  erwiesen, 
und  besonders  später  mussten  eigene  V^or- 
kehrungen  getroffen  werden,  um  das  stete 
Erneuern  des  Elektrolyten  zu  veranlassen. 


Ich  komme  weiter  unten  auf  diesen  Punkt, 
der  einer  der  wichtigsten  bei  dem  ganzen 
Verfahren  ist,  nochmals  zuruck  und  be- 
schränke mich  darauf,  darzulegen,  wie  ich 
nun  unter  Anwendung  des  oben  beschriebenen 
sogenannten  Aetzapparates  arbeitete. 

Das  schon  erwähnte  dreieckige  Stahl- 
stuck, welches  ein  angelötetes  Drahtstück 
als  Henkel  erhalten  hatte,  wurde  aufgelegt 
und  nach  ca.  20  Sekunden  abgehoben.  Nun 
wurde  das  Modell  mittels  eines  feinen  Haar- 
pinsels mit  frischer  Chlorammoniumlosung 
überpinselt,  jedoch  so,  dass  keine  Flüssig- 
keit auf  dem  Modell  stehen  blieb.  Die  kleine 
Stahlplatle  wurde  mittels  eines  Tintengummis 
von  dem  anhaftenden  Kohlenstoff  gereinigt, 
dann  wieder  aufgelegt  u.  s.  w. 

Unter  Einhaltung  dieses  Arbeitsganges 
gelang  es  mir  jetzt  wirklich,  eine  Aetzung 
zu  erhalten,  die  schon  die  Details  des  Reliefs 
ganz  hübsch  wiedergab. 

Allerdings  musste  ich  die  Aetzung  vor- 
zeitig unterbrechen,  da  das  Modell  .schadhaft 
wurde,  doch  gab  mir  jener  V'ersuch  die 
sichere  Hoffnung  auf  baldiges  gänzliches 
Gelingen  und  bereitete  mir  mehr  Freude 
als  mancher  spätere,  viel  schwerer  erkämpfte 
Erfolg.  Der  Zusammengehörigkeit  halber 
möchte  ich  hier  der  Entwickelung  vorgreifen 
und  später  in  elektrochemischer  Beziehung 
gemachte  Erfahrungen  bereits  hier  an- 
bringen, diesen  Teil  des  Verfahrens  damit 
abschliessend. 

Die  bei  dem  beschriebenen  ersten  Aetz- 
versuche  gefundene  schwarze,  teigartige  Masse 
war  nicht  lediglich  Kohlenstoff,  sondern 
hauptsächlich  Eisenoxydul,  wie  eine  spätere 
Untersuchung  ergab.  Sobald  nämlich  das 
Chlor  an  der  Oberfläche  des  Modells  auf- 
gebraucht ist,  tritt  nicht  mehr  eine  Zersetzung 
des  Chlorammoniums  ein,  sondern  es  erfolgt 
eine  Wasserzersetzung.  Der  hierbei  ge- 
bildete Sauerstoff  geht  nun  die  erwähnte 
Verbindung  mit  dem  Ei.sen  ein,  und  das 
Produkt  ist  ein  unlöslicher  Körper,  der  sich 
zwischen  Modell  und  Stahlplatte  festlegt, 
jedes  formgemässe  Aetzen  einfach  unmöglich 
machend.  Damit  ist  aber  ausserdem  noch 
eine  unangenehme  Störung  des  Prozesses 
verbunden.  Sauerstoff  ist  kein  so  heftig 
einwirkendes  Reagens  wie  Chlor,  und  er 
wird  unter  Umständen,  d.  h.  bei  forcierter 
Aetzung  nicht  mehr  in  dem  Masse  aufge- 
braucht, wie  er  frei  wird.  Die  natürliche 
p'olge  ist,  da.ss  das  so  entstehende  Gas 
die  Flüssigkeit  verdrängt  und  Stellen  zur 
Aetzung  kommen,  die  noch  nicht  an  der 
Auflage  sind. 
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Wie  schon  gesagt,  wurde  diesen  Stör- 
ungen des  Aetzprozcsses  durch  geeignete 
Abmessung  der  einzelnen  Aetzperioden  und 
Aufträgen  frLscher  Chloraminoniumlösung 
entgegen  gearbeitet.  Es  hat  sich  aber  als 
noch  vorteilhafter  erwiesen,  den  Elektrolyt 
leicht  mit  Salzsaure  anzusäuem,  da  ein  Sauer- 
halten  des  Elektroljten  dem  Aetzprozess 
nicht  schädlich  ist.  Auf  diese  Weise  kann 
sich  das  zersetzte  Chlorammonium  durch 
Umsetzen  fortwährend  ergänzen.  .Sob,ald 
der  Elektrolyt  die  Neutralität.sgrenze  erreicht 
hat,  ist  wieder  frische  Säure  zu  geben. 

Weiter  oben  sagte  ich,  dass  ich  die 
Aetzung  wegen  Schadhaftwerden  des  .Modelles 
unterbrechen  musste.  Damit  kommen  wir 
auf  einen  Teil  der  Ausarbeitung  des  Ver- 
fahrens, der  besondere  .Schwierigkeiten  be- 
reitete. Anfangs  verwendete  ich  für  die 
Modelle  ausschliesslich  sogenannten  Alabaster- 
Gips,  wie  er  im  Handel  vorkommt.  Hei 
allen  sonstigen  guten  Eigenschaften  hat  die.se 
Gipssorte  den  schwerwiegenden  Nachteil, 
dass  die  mit  Flüssigkeit  getränkten  .Modelle 
aus  diesem  ohnehin  schon  nicht  harten 
Material  viel  an  Härte  nachgeben  und  rascli 
durch  das  Auf-  und  Abnehmen  des  .Modelles 
beschädigt  werden.  Es  lagen  zwei  Wege 
vor,  diesem  Misssland  entgegenzutreten;  der 
nächstliegende  davon  war  entschieden  der, 
ein  mehr  haltbares  Material  zu  wählen.  Nun 
i.st  es  aber  nicht  gerade  einfach,  einen  Er- 
satz für  Gips  zu  finden,  der  allen  .-Xnsprüchen 
gerecht  würde.  Das  Material  .soll  nach 
Möglichkeit  porös  sein  und  dabei  grosse 
Härte  haben.  Beide  Eigenschaften  ver- 
einbaren sich  jedoch  sehr  schwer,  da  jeder 
Körper  an  Widerstandsfähigkeit  in  dem 
.Masse  verliert,  als  seine  Porosität  zunimmt. 
Eine  weitere  Bedingung  ist,  da.ss  sich  däs 
betreffende  Material  leicht  durch  Guss  in 
jede  Form  bringen  lässt  und  dazu  scharfe 
Abgüsse  giebt.  Diesen  Bedingungen  ent- 
spricht jedoch  keines  der  uns  bekannten 
Materialien  in  dem  .Masse,  als  dies  wünschens- 
wert wäre.  Ich  mu.sste  also  wieder  auf  den 
Gips  zurückgreifen  und  konnte  nur  insoweit 
Erfolge  erringen,  als  ich  durch  .Ausprobieren 
verschiedener  Sorten  präparierter  und  un- 
präparierter  Gipse  und  durch  Verwendung 
he.stimmter  Mischungsverhältnisse  von  W.isser 
und  Gips  eine  Zusammensetzung  fand,  die 
insofern  meinen  Wün.schen  näher  kam,  als 
sich  die  Dauerhaftigkeit  der  Modelle  we.sent- 
lieh  verlängerte.  Trotzdem  hat  es  sich 
jedoch  herausgestellt,  dass  mit  einem  ein- 
zigen Modelle  nichts  zu  wollen  i.st.  Der 
Verbrauch  derselben  ist  noch  von  ilem 
mechanischen  Druck  abhängig,  der  auf  ihnen 


lastet,  worauf  wir  bei  der  Abhandlung  über 
die  Apparatur  nochmals  zu  sprechen  kommen 
werden. 

Den  zweiten  möglichen  Weg.  um  zum 
Ziele  zu  kommen,  erblickte  ich  nun  in  der 
Anwendung  mehrerer  Modelle  für  die 
gleiche  .-\etzung.  Hierbei  liegt  aber  die 
mechani-sche  Schwierigkeit  vor,  zwei  oder 
mehrere  Modelle  nach  einander  in  genau 
dieselbe  Lage  zur  Stahlplatte  zu  bekommen, 
eine  Schwierigkeit,  die  indes  durch  ein 
eigenes  System  der  Giessvorrichtung  voll- 
kommen umgangen  wurde. 

Die  Ireiden  Faktoren  — .Schaffung  halt 
barer  Modelle  und  .Anwendung  mehrerer 
derselben  — wurden  also  nebeneinander  an- 
gewandt und  damit  .auch  .soviel  erzielt,  dass 
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auch  die.ser  Teil  des  Verfahrens  vollkommen 
funktioniert,  wenn  auch  ein  noch  besseres 
Material  für  die  Modelle  als  das  jetzt  zur 
Verwendung  kommende  bereitwillig.ste  Auf- 
nahme finden  würde. 

Wir  haben  das  Elektrogravüre- Verfahren 
bisher  in  zwei  Abteilungen  geschieden  und 
zwar  den  elektrochemischen,  also  grund- 
legenden Teil  — die  Herstellung  der  Aetz- 
modelle.  wohl  zu  unterscheiden  von  den 
Original-Modellen  — und  kommen  nunmehr 
zu  dem  nicht  minder  wichtigen  mechanischen 
Teil,  welcher  speziell  von  der  Apparatur 
handelt.  Wir  haben  schon  weiter  oben 
einen  sogenannten  Apparat  kennen  gelernt 
und  wollen  nun  noch  Fig.  4,  die  nächst 
entstandene  Type,  kurz  beschreiben:  g ist 
ein  Glas  mit  einem  Deckel  rf.  Dieser  hat 
in  der  .Mitte  eine  Oeffnung  mit  einem  ver- 
engten Rand,  auf  dem  eine  Kautschukhülse 
c sitzt.  Diese  Hülse  trägt  das  Gipsmodell 
A'.  Es  sei  bemerkt,  dass  mehrere  Hülsen 
c vorhanden  waren,  in  die  unter  Ver- 
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Wendung  einer  eigenen  Vorrichtung  gleiche 
Modelle  gegossen  wurden,  die  zu  einer  an 
der  Hülse  angebrachten  Marke  gleiche  Lage 
hatten.  Durch  diese  Anordnung  sollte  ein 
Auswech.seln  des  Modelles  ermöglicht  werden. 
Recht  zuverlässig  war  jedoch  diese  Anordnung 
noch  nicht.  ist  der  zu  ätzende  Stahl  in 
Form  eines  gedrehten  Plättchens,  das  leicht, 
aber  genau  in  die  ausgedrehte  OelTnung 
von  d passte,  seitliche  V'erschiebungcn 
hindernd,  und  ein  auf  der  Zeichnung  nicht 
sichtbarer  Anschlagsstift  diente  zur  Phn- 
Stellung  in  der  Drehrichtung. 

Das  Arbeiten  mit  diesem  Apparat  er- 
folgte genau  in  derselben  Weise,  wie  mit 
der  vorher  beschriebenen  Vorrichtung,  wir 
brauchen  also  nicht  mehr  darauf  einzugehen. 
Diesem  Apparate  folgten  nun  noch  zwei 
Konstruktionen  in  verbesserter  Form,  bei 
denen  das  Reinigen  ebenfalls  mit  der  Hand 
besorgt  wurde.  Phi  lag  vor  allem  daran,  zu 
erreichen,  mehrere  genau  passende  Modelle 
zu  erzielen,  und  dies  gelang  nun  auch  end- 
lich mit  einem  solchen  Handapparat. 

Alle  .sogen.  Handapparate  erheischen 
auch  für  die  kleinsten  Actzungen  eine  fort- 
währende Bedienung.  Es  muss  hierbei  aller- 
dings betont  werden,  dass  es  für  den  Pro- 
zess sehr  günstig  ist,  wenn  derselbe  unter 
anhaltender  persönlicher  Kontrolle  steht, 
vorausgesetzt  natürlich  i.st,  dass  der  Ausübende 
die  Reinigung  auch  thatsächhch  gewissenhaft 
vornimmt.  Umgekehrt  aber  hat  diese  Hand- 
reinigung den  Nachteil,  dass  die  Dauer  der 
Aetzung  von  der  Geschicklichkeit  des  Ar- 
beiters abhängig  ist,  da  die  Allgemeindauer 
von  der  Dauer  des  Reinigungsprozesses  stark 
abhängig  ist,  abgesehen  von  den  Kosten  der 
.ständigen  Bedienung. 

Der  Gedanke  lag  deshalb  n.ahe,  die 
ganze  Reinigung  und  Ansäuerung  des  Mo- 
dells, sowie  das  jeweilige  Abnehmen  und 
Auflegen  der  Platte  einer  automatisch  wir- 
kenden Maschine  anzuvertrauen.  Damit  war 
die  Entwickelung  der  Sache  in  eine  neue 
Phase  eingetreten,  es  war  vorauszusehen, 
dass  die  Ausarbeitung  eine  langwierige  wer- 
den würde.  D.arf  doch  die  Konstruktion 
einer  solchen  Maschine  ohne  Uebertreibung 
als  eine  in  sich  selbst  abgeschlossene  Er- 
findung betrachtet  werden. 

In  finanzieller  Beziehung  war  die  Losung 
des  Problems  indes  in  ein  etwas  bedenk- 
liches p'ahrwasser  geraten,  denn  ich  konnte 
nicht  mehr  im  Zweifel  darüber  sein,  dass 
die  Zeit  nunmehr  verstrichen  war,  in  der 
noch  mit  bescheidenen  Mitteln  hatte  ge- 
arbeitet werden  können. 


Ich  traf  demgemäss  im  Herbst  1897 
eine  Abmachung  mit  der  P'irma  Dr.  G.  Lang- 
bein & Co.,  Leipzig,  und  zwar,  um  nicht  nur 
in  pekuniärer  Hinsicht  eine  kräftige  Stütze 
zu  finden,  .sondern  um  auch  in  technischer 
Beziehung  den  Rat  von  P'achleuten  an  der 
Hand  zu  haben.  Die  Firma  hat  denn  auch 
meine  ICrwartungen  in  jeder  Hinsicht  erfüllt, 
und  ihre  Inhaber,  Herr  Dr.  Langbein  und 
Herr  Dr.  Jay,  haben  mit  ihren  reichen  Er- 
fahrungen die  technische  Pmtwickelung  er- 
heblich befördert  und  sich  damit  für  die 
Ausbildung  der  Erfindung  bis  zur  heutigen 
Höhe  ein  grosses  Verdienst  erworben. 

Im  Herbst  1897  begann  ich  mit  der 
Konstruktion  der  ersten  Maschine  und  Ende 
März  des  folgenden  Jahres  war  dieselbe  in 
Betrieb.  Ein  besonderes  Meisterwerk  in 
konstruktiver  Beziehung  war  diese  erste 
Maschine  nun  gerade  nicht,  was  wohl  auch 
nicht  zu  verwundern  ist,  wenn  man  bedenkt, 
da.ss  mir  alle  Pirfahrungen  im  Bau  derartiger 
automatischer  .Maschinen  fehlten.  V'or  allem 
hatte  ich  den  P'ehler  gemacht,  zu  glauben, 
eine  derartige  Präcisionsmaschine  müsse 
nach  den  Regeln  der  p'einmcchanik  konstruiert 
sein;  die  nach  diesen  Prinzipien  gebaute 
Maschine  war  demgemäss  nicht  kräftig  genug, 
um  einen  Dauerbetrieb  .au.szuhalten,  und  sie 
war  mehr  in  Reparatur,  als  in  Arbeit. 

Immerhin  hat  sie  sehr  wichtige  Auf- 
klärungen gegeben  über  die  prinzipiellen 
Erfordernisse  der  Elektrogravüre-Maschinen. 

Nachdem  die  erste  Maschine  einen 
Monat  in  München  und  2 Monate  in  Leipzig 
gearbeitet  hatte,  stellte  sie  ihren  Dienst  ganz 
ein,  und  ich  machte  mich  an  die  Konstruktion 
einer  zweiten,  die  nach  manchen  p'ährlich- 
keiten  anfangs  Januar  1898  in  Betrieb  ge- 
setzt werden  konnte.  Von  da  ab  dauerten 
die  Versuche  auf  dieser  neuen  Maschine  bis 
Mai,  ehe  ein  befriedigendes  Resultat  erzielt 
wurde,  worauf  dieselben  zur  Kontrolle  der 
gemachten  Erfahrungen  bis  P'nde  1899  fort- 
gesetzt wurden. 

Manche  Abänderungen  musste  sich  diese 
Type  im  Laufe  der  VT’r.suche  gefallen  lassen, 
damit  eine  Grundlage  für  den  Bau  weiterer 
Maschinen  gegeben  war. 

Einstweilen  erfolgte  die  Gründung  der 
Gesellschaft  «Pllektrogravüre«  in  Leipzig- 
Sellerhausen,  und  ich  konnte  jetzt  die  Kon- 
struktion an  einen  im  Bau  solcher  Präcisions- 
maschinen  bewanderten  Fachmann  abgeben, 
der  unter  Verwendung  der  vorher  gesammelten 
Erfahrungen  nunmehr  ein  neues  Modell  schuf, 
das  kürzlich  in  Betrieb  genommen  werden 
konnte.  Da  die  zur  praktischen  Verwendung 
kommenden  Maschinen  im  wesentlichen  dieser 
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Type  nachgebaut  sein  werden,  sei  eine  nähere 
Beschreibung  ihrer  Wirkungsweise  hier  ge- 
geben. Fig.  5 und  6 zeigen  diese  Maschine 
in  zwei  verschiedenen  Ansichten. 

Uie  in  einem  Gusseisenrahinen  mit  zwei 
Konusschrauben  befestigten  Gipsmodelle 
ruhen  auf  einem  vertikal-beweglichen  Tisch, 
der  seine  Bewegung  durch  einen  Excenter 
erhalt.  L’eber  diesem  Modelltisch  befindet 


sich  die  Flinspannungsplatte  für  das  zu  atzende 
Metallstück.  Dieselbe  ist  in  ihrer  Gesamt- 
höhe verstellbar.  Ausserdem  kann  sie  mittels 
einer  eigenen  Vorrichtung  genau  parallel  zu 
dem  Modell  eingestellt  werden.  Hinter  dem 
Tisch  befindet  sich  ein  Wagen  mit  einer 
rotierenden  Bürste,  welcher,  ebenfalls  durch 
Excenter  angetrieben,  zwischen  Modell  und 
Stahlplatte  durchgeht,  wobei  letztere  von 


^ * 


5* 


dem  zurückgebliebenen  Pulver  gereinigt  wird. 
Wahrend  dessen  erhalt  die  Bürste  Wasser 
durch  ein  gelochtes  Rohr,  und  es  wird  ausser- 
dem eine  Schwammwalze  über  das  Modell 
getuhrt,  dieses  ansaurend.  Der  Gang  der 
Maschine  ist  nun  folgender:  Sie  legt  mittels 
des  bew'eglichen  Tisches  das  Modell  an  die 
Stahlplatte  an,  und  zwar  ist  Vorkehrung  ge- 
troffen, dass  diese  Anlage  möglichst  ohne 
Stoss  und  elasti.sch  erfolgt. 

Das  Modell  bleibt  nun  ca.  I $ Sekunden 
mit  der  Platte  in  Berührung  und  geht  wieder 
zurück,  wor.iuf  die  schon  beschriebene 
Reinigungsbewegung  erfolgt.  Nach  Rück- 


gang des  Reinigungswagens  legt  sich  das 
Modell  wieder  an  die  Stahlplatte,  und  es 
wiederholt  sich  der  ganze  Vorgang.  Auf 
das  weiche  Anliegen  des  Modells  musste 
ganz  besonders  das  Augenmerk  gelegt  wer- 
den. Trotzdem  war  es  nicht  möglich,  diese 
Anlage  so  zart  zu  gestalten,  dass  das  Modell 
auch  dann  geschont  ist,  wenn  beispielsweise 
eine  einzige  Spitze  zur  Anlage  kommt,  ln 
diesen  Fallen  wird  an  einer  Stelle,  die  ohne- 
hin nicht  oder  nur  zuletzt  zur  Anlage  kommt, 
eine  Sicherung  angebracht,  die  gleichzeitig 
mit  der  Spitze  zum  Aetzen  kommt  und  den 
I lauptdruck  von  derSpitzeabhältbezw.  mildert. 
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Zu  der  Maschine  gehört  eine  Vorrichtung 
zum  Giessen  der  Modelle,  auf  welcher  die 
Rahmen  ebenso  eingeschraubt  werden,  wie 
auf  dem  Aetztische.  Bei  den  Rahmen  ist 
ausserdem  eine  Vorkehrung  getroflen,  um 
ein  Werfen  der  Modelle,  welches  infolge  der 
Ausdehnung  des  Gipses  eintreten  könnte,  zu 
verhindern.  Zur  Vertvendung  kommt  ein 
Strom  von  12  — 15  Volt.  Die  Stromstärke 


reguliert  sich  selbst  durch  die  momentane 
.Auflagefläche  und  kann  bei  Plattengrössen 
von  200  und  300  mm,  wie  sie  obige  Maschine 
besitzt,  bis  50  Amp.  steigen,  wenn  die  ganze 
Fläche  ätzt.  Eine  gleiche  Maschine  wie  die 
hier  beschriebene  wird  in  der  Pariser  Welt- 
aus.stellung  zu  sehen  sein. 

Die  früher  erwähnten  Versuchsmaschinen 
waren  viel  komplizierter,  weil  bei  denselben 


Kig.  6. 


die  Zeit  der  Reinigung  und  die  Zeit  des 
Aetzens  beliebig  verstellbar  gemacht  werden 
mussten,  da  man  ja  noch  nicht  wissen  konnte, 
wie  sich  die  Perioden  für  den  Dauerbetrieb 
am  besten  eignen. 

Ist  nunmehr  mit  Vorstehendem  ein  an- 
nähernder Ueberblick  über  die  Entwickelung 
und  den  jetzigen  Stand  dieser  neuen  Er- 
scheinung auf  dem  elektrotechnischen  Ge- 
biete gegeben,  so  erscheint  es  wenigstens 
für  den  Fachmann  nicht  uninteressant,  einiges 
über  den  Zusammenhang  der  Elektrogravüre 
mit  dem  jetzigen  Stand  des  Graviergewerbes 
zu  hören.  Ich  komme  damit  wieder  auf  das 
in  der  Einleitung  verlassene  Gebiet  zurück. 


Elektrogravüre  ist  ein  Reproduktions 
verfahren  und  kann  als  solches  natürlich 
nicht  die  Wünsche  jener  erfüllen,  die  aus- 
schliesslich ihre  Hoffnung  auf  ein  Verfahren 
der  Produktion  setzen. 

Ein  Produktionsverfahren  im  strengsten 
Sinne  des  Wortes  auf  diesem  Gebiete  giebt 
es  nicht  und  wird  es  auch  niemals  geben. 
Ein  solches  Verfahren  hiesse  nicht  mehr  und 
nicht  weniger,  als  den  menschlichen  Ge- 
danken ohne  menschliche  Arbeitsleistung  in 
die  That  umzusetzen.  So  unbescheidene 
Wünsche  haben  nun  diejenigen  zwar  gerade 
nicht,  die  eine  plastische  Produktion  als 
einen  übenvundenen  Standpunkt  betrachtet 
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Wissen  wollen,  sie  waren  schon  /.ufneden, 
wenn  es  gelänge,  auf  mechanischem  oder 
chemischem  Wege  ein  planes  Gebilde  in 
eine  plastische  Form  umzuwandeln.  Es  sei 
dahingestellt,  inwieweit  solche  Moffiiungen 
Berechtigung  haben.  Bei  Anwendung  des 
Elektrogravüre- Verfahrens  ist  das  Vorhanden 
sein  des  in  Stahl  zu  reproduzierenden  Ge 
bildes  in  plastischer  Form  Bedingung.  Es 
.setzt  dies  voraus,  .soll  da.s  Verfahren  mit 
Vorteil  anwendbar  sein,  entweder,  dass  ein 
Modell  des  zu  ätzenden  Gebildes  vorhanden 
ist,  oder  dass  ein  solches  mit  weniger  Auf- 
wand menschlicher  .Arbeitsleistung  hergestellt 
werden  kann,  als  dies  die  Gravierung  in 
Stahl  erfordert 

ln  einer  grossen  .Anzahl  von  Fallen 
schallt  der  tlraveur  seine  Gravierung  nach 
einem  plastischen  Vorbild.  Hieses  Modell 
wird  hauptsächlich  deshalb  gc.schatfen,  einen 
Ueberblick  zu  bekommen,  wie  das  Relief 
wirken  wird,  und  um  dem  Graveur  eine  be- 
stimmte l'orm  vorzuschreiben.  .An  dem 
Wachsmodell  kann  zum  Beispiel  noch  be- 
liebig geändert  werden,  an  der  Stalilgravic- 
rung  nicht  mehr  so  gut.  Für  den  ausführen- 
den Graveur  bildet  das  Modell  kein  Hilfsmittel, 
das  ihm  seine  Arbeit  wesentlich  erleichtert 
— ich  möchte  eher  sagen,  es  erschwert  ihm 
seine  Arbeit,  da  er  nun  an  eine  ganz  be- 
stimmte Form  gebunden  ist.  Sobald  das 
Modell  vorhanden  ist,  wird  die  Elektro 
gravüre  mit  Vorteil  anwendbar  sein,  wenn 
nicht  durch  eine  ungenügende  Form  des 
Gegenstandes  Schwierigkeiten  entstehen.  Um 
Vorteile  zu  erringen,  ist  es  übrigens  nicht 
nötig,  dass  das  Modell  in  allen  seinen  De- 
tails vollkommen  ist.  Einzelheiten  können 
später  beliebig  nachgraviert  werden. 

Der  Fall  des  vorhandenen  Modells  ist 
auch  dann  gegeben,  wenn  mehrere  gleiche 
Gravierungen  benötigt  werden,  gleichviel,  ob 
das  erste  Exemplar  handgraviert  oder  >elek- 
trograviertf  war.  Diese  Falle,  dass  mehrere 
Exemplare  von  ein  und  demselben  Muster 
nötig  werden,  sind  nicht  selten,  und  sie 
würden  noch  viel  öfter  eintreten,  wenn  nicht, 
wie  heute,  die  Mehrzahl  der  Ausführung 
keine  Prei.sdifferenz  erzeugte.  Gleichzeitiges 
Arbeiten  auf  mehreren  Pressen  für  einen 
Artikel  oder  derartige  Beanspruchung  des 
Stempels,  dass  einer  allein  nicht  aushält, 
sind  die  hauptsächlichsten  Ursachen,  die 
dieses  Bedürfnis  hervorrufen.  Auch  kann  es 
erwünscht  sein,  auf  einer  Platte  mehrere 
gleiche  Gravierungen  zu  erzeugen. 

Wenn  jetzt  beim  Härten  oder  beim 
Prägen  ein  Stempel  riss,  so  war  bisher  eine 
Neuanfertigung  mit  denselben  Kosten  wie 


für  den  ersten  verknüpft.  Die  Elektrogravüre 
jedoch  kann  auch  den  gebrochenen  Stempel 
als  Modell  benützen  und  mit  geringen  Kosten 
einen  neuen  schaffen. 

Das  Modell  ist  ferner  bei  Nachahmung 
von  Naturgegenstanden  vorhanden.  Es  ist 
auch  vorhanden,  wenn  sich  nur  Inschriften 
oder  sonstige  kleine  Veränderungen  an  sonst 
ein  und  demselben  Gegen.stand  nötig  machen, 
oder  wenn  z.  B.  ein  sonst  gleich  reliefierter 
Gegenstand  mit  verschiedener  geprägter 
Schrift  an  mehrere  Firmen  geliefert  werden 
soll.  Hierbei  werden  entweder  die  variablen 
Details  beim  Elektrogravieren  weggelasscn, 
oder  es  wird  das  Modell  jeweils  entsprechend 
geändert. 

Fast  ebenso  günstig  für  die  Anwendung 
der  Filektrogravüre  ist  es,  wenn  das  Modell 
durch  Ziisammensetzen  einzelner  vorhandener 
Teile  erzeugt  werden  kann.  Fän  Beispiel: 
die  heutige  Geschäftswelt  liebt  es.  die  Ver- 
packung ihrer  auf  den  Markt  kommenden 
Ware  geschmackvoll  auszuführen; Pappkartons 
werden  mit  Relicfprägungen  verziert,  wozu 
hauptsächlich  Blumenmuster  und  Inschi  iften 
.Anwendung  finden.  Sind  nun  eine  Anzahl 
Blumen  in  einer  geeigneten  F'orm  geschaffen, 
um  auf  eine  ebene  Fläche  aufgeklebt  werden 
zu  können,  ebenso  eine  .Auswahl  von  ge- 
eigneten Mctallschriften,  so  können  innerhalb 
einer  gewissen  Grenze  immer  wieder  neue 
F'ormen  geschaffen  werden,  ohne  dass  irgend- 
wie erhebliche  .Modellkosten  entstehen. 

Die  Zahl  der  Fälle,  wo  eine  Kombination 
vorhandener  Muster  unter  sich  oder  mit 
neuen  Teilen  vermengt  möglich  ist,  i.st 
eine  sehr  grosse.  I-ibcnso  eröffnet  die 
Möglichkeit,  von  gepressten  Gegenständen 
aller  Art  Modelle  abnehmen  zu  können  und 
wieder  neue  Prägestempel  zu  schaffen  — 
unter  Umständen  mit  kleinen  Aenderungen 
— • ein  günstiges  F'eld  für  das  Verfahren. 
Allerdings  ist  es  nicht  ausgeschlossen,  dass 
einzelne  hierbei  nicht  nur  Muster  benützen 
werden,  die  bereits  Allgemeingut  geworden 
sind,  sondern  auch  Muster  entlehnen,  die 
eigentlich  Eigentum  eines  anderen  sein 
würden.  Das  wurde  zwar  bisher  auch  ge- 
m.aeht.  doch  hat  das  geprägte  Muster  für 
den  Graveur  als  Vorlage  nicht  den  Wert, 
dass  es  die  Herstellung  der  Stanze  verbilligt, 
während  nach  Anwendung  des  Elektro- 
gravüre-V'erfahrens  eine  entlehnten  Mustern 
nachgebildete  Stanze  im  A'erhältnis  zum 
jetzigen  Herstellungswcrt  so  gut  wie  nichts 
kostet 

Zu  den  F'ällen,  wo  das  künstlerische 
Gebilde  bereits  in  plastischer  F'orm  vor- 
handen ist,  gehört  auch  die  Herstellung  von 
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Stahlgegenmatrizen,  Bel  l'appe.  Papier  und 
Lederpressung  wird  meistens  eine  Matrize 
von  Pappe,  bei  Pressung  dünner  Bleche, 
wenn  es  sich  nur  um  billige  Artikel  handelt, 
eine  solche  von  Kupfer  oder  Messing  ver- 
wendet, die  durch  Pressung  gewonnen  wird. 
Schwieriger  i.st  die  Sache,  wenn  sowohl  der 
vertiefte  wie  der  erhabene  Stempel  von  Stahl 
sein  muss.  In  diesem  Falle  wird  heute  der 
erhabene  Stempel  in  Stahl  graviert  und 
dann  x'ertieft  in  ein  Stahlstück  gepresst. 
Uieses  Absenken  ist  keine  so  einfache 
Arbeit.  Nicht  nur,  dass  sie  kräftige  Pressen 
erfordert  — es  muss  auch  der  Stahl  wieder- 
holt geglüht  werden,  ehe  man  die  ge- 
wünschte Tiefe  erreicht,  und  bei  grösseren 
Flächen  und  Tiefen  bleibt  kein  grosser  Unter- 
schied zwischen  den  Kosten  des  gravierten 
und  des  abgesenkten  Teiles  Diese  Arbeit 
kann  in  den  meisten  Fällen  ebenfalls  durch 
das  Elektrogravüre -Verfahren  ersetzt  werden, 
gleichviel,  ob  der  eine  Stempel  erhaben 
oder  vertieft,  handgraviert  oder  »elektro- 
graviert«  war. 

Wir  kommen  nun  zu  denjenigen  Fällen, 
in  denen  heute  der  Graveur  ausschliesslich 
nach  Zeichnung  arbeitet  und  erst  ein  Modell 
neu  geschaffen  werden  muss.  Hier  ist  die 
Frage;  sind  Modcllkosten,  Elektrogravüre- 
kosten,  event.  nachfolgendes  Nacharbeiten 
zusammen  billiger  als  die  direkte  Handarbeit 
aus  dem  Vollen?  In  einer  überwiegenden 
Anzahl  von  Fällen,  in  denen  das  .Modell  in 
Wachs,  Holz  oder  Gips  geschaffen  werden 
kann,  entweder  einzeln  oder  kombiniert. 


wird  die  Antwort  bejahend  lauten.  F^benso, 
wenn  Ledermodellierung  oder  getriebene 
.Arbeit  als  Vorlage  dienen  können,  wobei 
ausserdem  die  Möglichkeit  eines  genauen 
Imitiercns  dieser  Arbeiten  den  Ausschlag 
geben  kann. 

Zum  Schluss  kommt  jene  Art  der 
Gravierungen  in  Frage,  bei  denen  keine  der 
benannten  Modellierarten  mehr  praktisch 
anwendbar  sind.  Hier  kann  in  einer  grossen 
Anzahl  von  Fällen  das  Gravieren  in  eine 
geeignete  Metalllegierung  noch  zum  Ziele 
führen.  Ich  greife  nur  die  so  viel  ge- 
brauchten Schnitte  für  die  Papierindustrie 
heraus.  Das  sind  bekanntlich  Stahlplatten 
mit  messerartigen  Erhabenheiten.  Während 
beim  Gravieren  solcher  Schnitte  aller  Stahl 
bis  auf  die  Schnittkante  weggemeisselt 
werden  muss,  wird  bei  Schaffung  des  Modells 
für  die  F.lektrogravierung  in  eine  gegossene 
Platte  aus  Hartblei  die  Schnittkante  als  drei- 
eckige Rinne  cingraviert. 

Günstig  bei  der  Schaffung  des  Modelles 
durch  Gravierung  ist  es  auch,  wenn  die 
Gravierung  aus  ein  oder  mehreren  gleichen 
Teilen  besteht,  da  dann  nur  ein  Teilmodell 
erforderlich  ist. 

Ich  konnte  die  Anwendungsmöglich- 
keiten nur  flüchtig  streifen  — die  Praxis 
wird  hier  Klärung  schaffen  müssen,  und  ihr 
bieibtes  auch  Vorbehalten,  die  Modellierkunst 
dem  Verfahren  anzupassen,  um  so  einem 
immer  grösser  werdenden  Gebiete  die  Vor- 
teile des  Elektrogravierens  zugänglich  zu 
machen. 


NEUE  AKKUMULATOREN-MASSE. 


Es  tauchen  bekanntlich  pro  Jahr  minde- 
stens 20  neue  Erfindungen,  betreffend  Akku- 
mulatoren für  elektrische  Energie,  auf  Bald 
sind  es  mehr  nebensächliche  Verbesserungen, 
bald  auch  bezieht  sich  die  Neuerung  auf 
die  Kardinalfrage  des  ganzen  Gebiets,  näm- 
lich auf  die  Masse,  aus  welcher  die  Elek- 
trodenplatten herzustellen  sind,  resp.  auf  die 
Behandlung,  welche  die  venvendeten  Stoffe 
erfahren  müssen,  damit  sie  sich  zu  Trägei^i 
für  elektrische  Energie  eignen.  Nicht  nur 
dieses  fortwährende  Suchen  nach  Neuem  und 
Besserem  beweist,  dass  die  Technik  bis 
dahin  noch  nicht  auf  das  Richtige  gekommen 
ist,  sondern  jeder  in  der  Sache  einigermassen 
Versierte  kennt  positiv  die  erheblichen 
Mängel,  welche  den  zur  Zeit  fabrizierten 


Akkumulatoren  noch  anhaften.  — Die  Blei- 
oxyde und  sonstigen  Bleiverbindungen, 
welche  den  Hauptbe.standteil  der  Aktivmasse 
bilden,  bedürfen,  um  den  erforderlichen  Grad 
von  Kon.sistenz  zu  gewinnen,  bindender 
Mittel,  und  zwar  wendet  man  als  solche 
vielfach  harzige  Stoffe  an.  Diese  leiten  die 
Elektrizität  nicht,  bilden  also  in  der  Platte 
eine  Menge  von  Widerständen  und  drücken 
die  Kapazität  des  Akkumulators  bedeutend 
herab.  Schon  um  die  mangelhafte  Leitung 
aufzubessern,  noch  mehr  aber,  weil  die 
chemischen  Prozesse,  die  sich  beim  fort- 
ge.setzten  Laden  und  Entladen  vollziehen, 
die  Masse  stark  lockern,  ist  man  von  vorn- 
herein genötigt,  den  angeruhrten  Teig  der 
.Aktivmasse  im  Bleirahmen  oder  -gitter  ein- 
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Eufügen.  Nun  aber  machen  solche  Vor- 
richtungen von  metallischem  Blei  den  Ge- 
samtapparat entsetzlich  schwer,  so  dass  an 
eine  Verwendung  der  Akkumulatoren  für 
Transportzwecke  (Trambahnen!)  nur  ver- 
hältnismässig selten  und  dann  stets  unter 
dauernden  Nachteilen  herangetreten  werden 
konnte.  Zudem  bieten  selbst  die  massigsten 
HIeigitter  keine  Garantie  gegen  das  Ab- 
bröckeln der  Mas.se.  welches  Kurzschluss 
hervorruft  und  jene  Störungen  zur  Folge 
hat,  von  denen  fast  jede  Woche  in  den 
Zeitungen  zu  lesen  ist. 

Kommt  nun  ein  Krfinder  mit  einer  neuen 
Akkumulatorenmasse,  so  behauptet  er  natür- 
lich stets,  alle  bisherigen  Nachteile  beseitigt  und 
überhaupt  dasFroblemendgiltiggelöstzuhaben. 
Bei  näherer  Besichtigung  .stellt  sich  dann 
meist  nur  ein  minimaler  oder  auch  gar  kein 
Fortschritt  heraus.  Nichtsdestoweniger  muss 
man  die  Vorgänge  auf  diesem  Gebiet  mit 
strengster  Aufmerksamkeit  verfolgen,  denn 
einmal  wird  ja  doch  der  erlösende  Gedanke 
kommen.  Derzeitig  dürfte  eine  vielleicht 
nicht  zu  unterschätzende  Neuerung  eine  in 
Basel  gemachteErfindung,sein.  Demdortigen 
Elektrotechniker  Herrn  J.  H.  Gräber  ist  es 
gelungen,  eine  Elektrodenmasse  herzustellen, 
in  welcher  als  Bindemittel  für  die  Bleiver 
Bindungen  (deren  Mengung  auch  bereits  eine 
we.sentlich  andere,  als  bisher  gebräuchliche, 
ist)  gar  keine  harzigen  Stoffe  Vorkommen, 


sondern  nur  eine  vollkommen  leitende 
Substanz;  letztere  wird  durch  ein  zweck- 
entsprechendes Verfahren  in  so  innigen  Zu- 
sammenhang mit  den  Bleiverbindungen  ge- 
bracht, dass  jede  Art  von  metallischer 
Umrahmung  wegfallen  darf;  trotzdem 
bröckelt  die  Masse  nie  ab,  selbst  nach  tausend- 
maligem Laden  und  Entladen  nicht,  denn 
letztere  Operation  regeneriert  vollständig  den 
ursprünglichen  chemischen  Zustand.  Die 
Masse  kann  in  beliebige  Form  (Platten, 
Cylinder,  Stäbe,  Kugeln  etc.)  gebracht  werden, 
sie  hat  porzcllanartiges  Au.ssehen  und  hellen, 
metallischen  Klang.  Der  Wegfall  der  inneren 
Widerstände  ermöglicht  die  Ausnutzung 
jedes  Teilcliens  der  Aktivmasse  und  dadurch 
eine  Ladung  auf  4 fach  höhere  Stromstärke 
bei  gleicher  Oberfläche.  Rechnet  man  dazu 
noch  den  Wegfall  der  Bleiumrahmungen  und 
die  daraus  resultierende  beträchtliche  Er- 
leichterung der  gesamten  Anlage,  so  lä.sst 
sich  ungefähr  ermessen,  welcher  P’ortschritt 
in  der  Transportabilität  akkumulierter  elek- 
trischer Energie  gemacht  ist. 

(Wir  geben  die  vorstehenden,  uns  zuge- 
gangenen Mitteilungen  um  der  Sache  willen 
gerne  wieder.  Ueber  das  Verfahren  selbst 
ist  freilich  daraus  nichts  zu  entnehmen, 
doch  wird  die  Inhaberin  der  Patentrechte, 
die  »Mechanische  Holzwarenfabrik  in  Muttenz 
bei  Basel»,  Interessenten  sicherlich  weitere 
Aufschlüsse  geben.  D.  Red.). 


EINE  NEUE  UND 

VERBESSERTE  AKKUMULATOREN-BATTERIE. 


-Schon  nachdem  man  .soeben  begonnen 
hatte,  die  Elektrizität  als  Triebkraft  für 
Automobile  zu  verwenden,  erfuhren  die 
Akkumulatorenbatterien  eine  derartige  Ver- 
besserung, dass  ihre  Leistungsfähigkeit  ganz 
bedeutend  erhöht  wurde;  denn  ihre  Leistungs- 
fähigkeit beruht  im  Wesentlichen  darauf, 
ob  sie  mechanischen  Einflüssen  auch  nach 
lange  andauerndem  Gebrauch  und  lebhaften, 
starken  Entladungen  erfolgreich  Widerstand 
zu  leisten  vermögen,  ob  zweitens  das  Ver- 
hältnis der  aktiven  Oberfläche  zum  Gewicht 
der  Elemente  das  richtige  ist,  drittens,  ob 
der  Kontakt  zwischen  der  aktiven  Masse 
und  den  Platten  hinreichend  ist.  Die  theo- 
reti.schen  und  pr.aktischen  Verhältnisse,  welche 


die  Ansammlung  von  Elektrizität  für  elektro- 
motorischen Betrieb  bedingen,  entsprachen 
in  der  That  den  Erwartungen  des  Erfinders; 
und  aus  diesem  Grunde  auch  darf  es  nicht 
überraschen,  wenn  eine  ganze  Reihe  von 
.Motoren  für  elektrische  Wagen  sich  ganz 
besonders  eignen.  Von  diesen  vielen  Batterien 
mag  nun  eine  Batterie  hier  Erwähnung 
finden,  welche  eine  amerikanische  Elektrizitäts- 
Gesellschaft  mit  Erfolg  verwendet. 

Diese  Akkumulatorenbatterie,  welche 
allerdings  von  der  Gesellschaft  allein  unter 
Patentschutz  verfertigt  sind,  giebt  neben  einem 
niedrigen  Gewicht  die  grösste  motorische  Kraft 
ab,  vereinigt  ausserdem  billige  Herstellungs- 
kosten mit  hoher  Leistungsfähigkeit.  In 
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der  Regel  dauert  die  Haltbarkeit  einer 
Batterie  einundeinhalb  bis  zwei  Jahre,  und 
die  Kosten  zur  Herstellung  einer  neuen  be- 


Fig.  7.  Uattenc'I’lalte. 

laufen  sich  nicht  einmal  so  hoch  wie  die- 
jenigen für  ein  Gespann  l'ferde. 

Die  Bleigitter  für  die  positiven  Platten 
sind  wie  ein  Netzwerk  in  Metall  gepresst, 
um  einesteils  die  Haltbarkeit  zu  erhöhen, 
anderenteils  sämtliche  Maschen  miteinander 
zu  verbinden.  Die  Platte  wird  aus  einem 
dünnen  Blech  gewalzten  Bleies  hergestellt, 
in  der  Weise,  dass  in  Quadratform  vier  sich 
nicht  schneidende  Linien  in  die  Platte  ge- 
schnitten werden.  Von  den  Kcken  des 
Quadrats  gehen  dann  die  vier  Diagonal- 
schnitte aus,  und  die  Lappen  werden  umge- 
bogen, sodass  sie  einen  Behälter  zur  Auf- 
nahme der  aktiven  Masse  bilden.  IDie  Dicke 
der  fertigen  Platte  ist  auf  die  Art  gleich 
der  Summe  aus  dem  Durchmesser  des  Beies 
und  der  Tiefe  der  Gefasse,  welche  durch 
die  umgebogenen  Teile  gebildet  werden. 
Die  gegenüberliegenden  Seiten  der  empor- 


gehobenen Teile  stossen  auch  nicht  an- 
einander, sodass  kein  Zu.sammenhang  der 
.seitlichen  Ecken  der  Einschnitte  entsteht. 
Hierdurch  erzielte  man  die  denkbar  grösste 
Oberfläche  für  das  aktive  Material,  dessen 
Resultat  darin  bestand,  dass  eine  um  so 
grös.sere  Entladung  lür  ein  gegebenes  Ge- 
wicht erzielt  wurde.  Nachdem  so  die 
Maschen  hergestellt  waren,  wurde  eine  feine 
Mischung  von  Blei  und  Bleioxyd  unter 
heftigem  Druck  hineingepresst.  Die  Platten 
waren  dann  fertig.  Nun  wurden  noch  die 
positiven  von  den  negativen  Platten  getrennt, 
indem  Holzstabe  quer  über  die  Zellen  gelegt 
wurden,  sodass  eine  Art  Gitter  darüber  ge- 
bildet wurde.  Diese  hölzernen  Isolatoren 


Fig.  8.  natterie-Plattc. 

waren  chemisch  behandelt  und  gegen  Wasser- 
und  Säurewirkung  geschützt,  gleichsam  wie 
vulkanisierter  Kautschuk.  Die  fertigen  Platten 
wurden  durch  Klammern  zusammengehaltcn 
und  in  Hartgummigefasse  gestellt,  welche 
bis  .auf  eine  kleine  Oelfnung  dicht  verschlossen 
waren  und  als  Füllung  verdünnte  Schwefel- 
säure enthielten. 
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VERFAHREN  ZUR  ERMITTELUNG  DES 
LEITUNGSVERMÖGENS  MÄSSIG  MIT  WASSER  VERDÜNNTER 
DOPPELSALZLÖSUNGEN. 

Von  J.  C.  Mac  Gregor  und  J.  H.  Archibald. 


Das  Verfahren,  zu  ermitteln,  ob  Doppel- 
salze als  solche  in  Lösungen  vorhanden  sind 
oder  nicht,  besteht  in  einem  Vergleich  der 
an  ihnen  beobachteten  Leitungsfähigkeit  mit 
derjenigen,  welche  die  Klüssigkeit  haben 
würde,  wenn  die  Bestandteile  des  Doppel- 
salzes nebeneinander  in  Lösung  wären.  Die 
sich  hier  einstellende  Schwierigkeit  war  die, 
zu  entscheiden,  welches  wohl  auf  Grund 
dieser  Annahme  das  Leitungsverinögen  sein 
würde. 

Diese  Schwierigkeit  verschwindet  bei 
der  Verwendung  .stark  verdünnter  Lösungen, 
weil,  wenn  kein  Doppelsalz  als  solches  in 
der  Lösung  existierte,  das  spezifische 
Leitungsvermögen  gleich  ist  dem  Mittel  aus 
den  in  Lösung  sich  befindlichen  Voluminis 
(oder  dem  arithmetischen  Mittel)  der 
Leitungsfahigkeit  der  einfachen  Lösungen 
der  Bestandteile  des  Doppelsalzes,  durch 
deren  (inbezug  auf  das  Volumen)  in  irgend 
einem  V'erhältnis  vorgenommene  Mischung 
die  Lösung  hergestellt  werden  würde,  (dies 
Volumenmittel  möge  der  Kürze  wegen  das 
• Leitungsvermögen  des  Voliimenmittels  der 
Lösung!  genannt  werden,  und  die  einfachen 
Lösungen,  durch  deren  Mischung  die  ge- 
gebene Lösung  hergestellt  wird,  die 
»Mischungsbestandteile«.)  Daher  sind  auch 
Grotrian'),Bo  uty*),  VVershoven*),  Kistia- 
kowsky‘)  und  Jones  und  .Mackay")  nur 
der  einen  experimentellen  Schwierigkeit  be- 
gegnet, indem  sie  schlo.ssen,  dass,  falls  ge- 
wisse Komplexe  oder  Doppelsalze  existieren, 
diese  als  solche  in  äusserst  verdünnten 
Lösungen  Vorkommen. 

Beim  Gebrauch  von  massig  verdünnten 
I.ösungen  war  man  der  Ansicht,  dass  die 
oben  erwähnte  Beziehung  ausschliesslich  für 
äusaerstc  V erdünnung  gilt,  und  man  auch 
erwarten  darf,  dass  sie  annähernd  für  mässige 
V'erdünnung  Geltung  habe,  und  dass  folglich 
der  Unterschied  zwischen  dem  wirklichen 
und  dem  Leitungsvermögen  des  Volumen- 
mittels einer  Lösung,  welche  zwei,  jedoch 


')  Wird.  Ann,  XVIU.  p.  177 

*)  Ann.  Chim.  Phyi.  [6J  UI.  p.  433.  (1SS4). 

*)  Zuchr.  pfayt.  Cheni.  V.  p.  481.  (1890). 

*1  Ibid.  VI.  p.  97.  (1890). 

*(  Amcr.  (.'hciii.  Journ.  XIX.  p.  84.  (1897). 


kein  Doppelsalz  bildende  Salze  enthält,  der 
Unterschied  ebenso  gross  sein  wird,  voraus- 
gesetzt, dass  kein  Doppelsalz  als  solches  in 
der  Lösung  vorhanden  i,st,  und  dass  schliess- 
lich die  Wahrnehmung  grosser  Unterschiede, 
sobald  ein  Doppelsalz  in  Lösung  vorhanden 
ist,  die  Wahrscheinlichkeit  zulässt,  dass  ein 
Doppelsalz  als  .solches  in  der  I.ösung  vor- 
handen ist. 

Klein  und  Bouty  haben  die  erste  dieser 
.\nnahmcn  zum  Gegenstand  einer  experimen- 
tellen Ermittlung  gemacht.  Der  erstere 
schloss,  dass  seinen  eigenen  Wahrnehmungen 
nach  bei  Ciemengen  von  Kalium-  undNatrium- 
Sulfat-Lösungen  das  Leitungsvermögen  von 
gleichen  Volumgemengen  äquimolekularer 
Lösungen  augenscheinlich  gleich  ist  dem  arith- 
metischen .Mittel  aus  den  Leitungsfähigkeiten 
der  Bestandteile.  Bouty  .stellte  seine  Be- 
obachtungen mit  Lösungen  an,  welche  Blei 
und  Kaliumnitrate  enthielten,  ferner  Chlorid 
und  Sulfat,  Chlorid  und  Nitrat,  Nitrat  und 
Sulfat  des  Kaliums  und  die  Sulfate  von  Zink 
und  Kupfer  und  zog  den  Schluss,  dass,  da 
bei  der  Verbindung  neutraler  Salze,  deren 
einfache  Lösungen  der  Elektrolyse  ausge- 
setzt, denselben  Veränderungen  der  Konzen- 
tration an  beiden  Elektroden  unterliegen,  das 
Leitungsvermögen  von  Mischungen  gleich- 
molekularer Lösungen,  welche  in  Bezug  aufs 
Volumen  in  beliebigem  V'erhältnis  vermengt 
sind,  gleich  ist  dem  Volumen-Mittel  aus  den 
I.citungsfähigkeiten  der  Lösungsbestandteilc. 

Prüfen  wir  die  Resultate  von  Experi- 
menten, auf  Grund  derer  diese  Schlüsse  ge- 
zogen sind,  so  finden  wir,  dass  in  vielen 
Fällen  die  Unterschiede  zwischen  wirklichen 
und  berechneten  W'erten  die  Fehlergrenze 
bedeutend  überschreiten,  innerhalb  welcher 
die  Leitungsfahigkeit  gemessen  werden  darf; 
dasselbe  lässt  sich  von  ähnlichen  Versuchen 
sagen,  welche  Chroustchoff  und  Pack- 
hoff machten.  Gleichzeitig  finden  wir, 
namentlich  bei  Benders  Beobachtungen, 
da.ss  die  Unterschiede  zwischen  dem  be- 
obachteten Leitungsvermögen  und  dem  des 
Volumenmittels  mit  der  Konzentration  zu- 
nehmen; und  keine  einzige  Untersuchung  hat 
uns  der  Entscheidung  der  P'ragc  naher  ge- 
führt, innerhalb  welcher  Konzentrations- 
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grenzen  die  Differenzen  vernachlässigt  werden 
dürfen. 

Für  die  zweite  Annahme  haben  wir 
noch  keine  e.xperimentelle  Erklärung. 

Die  dritte  .Annahme  betreffend,  müsste 
betont  werden,  dass  Benders,  Chroust- 
choffs  und  Packhoffs  Beobachtungen 
zeigen,  dass  die  Unterschiede  zwi.schen  der 
beobachteten  Leitungsfähigkeit  und  derjenigen 
des  V^olumenmittels  in  manchen  Fällen  positiv, 
in  manchen  negativ  sind.  Obgleich  nun  das 
Resultat,  welches  hei  der  Bildung  von  Doppel- 
salzen aus  dem  Leitungsvermogen  erhalten 
wird,  stets  dasselbe  V'orzcichen  lut,  wie  das 
durch  das  blosse  Mischen  erhaltene  Resultat, 
so  sind  doch  die  Unterschiede  da,  wo  Doppel- 
salze  in  Lösung  sind,  geringer,  als  die  bei 
anderen  Fällen  erzielten  Unterschiede. 

Daher  will  es  scheinen,  dass,  au.sscr  in 
Fällen,  wo  eine  grosse  Menge  Doppelsalz  in 
Lösung  vorhanden  ist,  das  Volumenmittel- 
Kriterium  nicht  zu  Schlüssen  führen  kann, 
die  irgend  einen  hohen  Grad  von  Wahr- 
scheinlichkeit für  sich  hätten. 

Eine  Hülfsquelle  aber  ist  vorhanden,  aus 

«1  V,  pv,  + (v'i 
Dies  wird  nicht  verschwinden,  ausser  (i) 
die  Lösungen  sind  unendlich  stark  verdünnt 
(sämtliche  « gleich  eins)  oder  (2)  die  Lösungen 
sind  isohydrisch  (a', — 1,  und  a', — o.j  beide 
gleich  Null),  oder  (3)  der  Wechsel  der 
Ionisation  und  andere  darin  verkommende 
Substanzen  sind  nahe  verwandt  miteinander. 
Im  Allgemeinen  aber  dürfen  beim  Experi- 
mentieren mit  mä.ssig  verdünnten  Doppel- 
salzlösungen nicht  die  Verhältnisse  des 
Kriteriums  des  Volumcnmittels  angewendet 
werden. 

Jones  und  Mackay  sind  auf  diesem 
Gebiet  die  einzigen  Beobachter,  welche  die 
.Schwierigkeiten  auch  richtig  erkannt  haben, 
und  da  sie  noch  die  Methode  des  Volumen- 
Mittels  anwendeten,  so  stiessen  sie  auf 
diesen  Fehler.  Beim  Studium  von  Kalium- 
.Aluminium- Alaun  und  von  Kalium-Chrom- 
.-\laun  entdeckten  sie  die  lonisationskoeffi- 
zienten  einzelner  einfacher  Lösungen  der 
drei  Sulfate  durch  Gefrierpunkt.sbeobachtungen 
und  fanden,  dass  .sic  für  die  äquimolekularen 
Lösungen  der  Aluminium-  und  Chromsulfate 
annähernd  dieselben  Werte  haben.  Sie 
nahmen  an,  dass  die  Unterschiede  zwischen 
dem  wirklichen  Lcitungsvermögen  und  dem 
lies  Volumenmittels  in  diesen  Alaunlösungen, 
soweit  sie  der  Ionisation  Genüge  lei.sten 
mochten,  für  beide  dieselben  seien.  Und 
aus  der  Thatsache,  dass  viel  grössere  Unter- 


der  man  Beistand  für  derartige  P'orschungen 
schöpfen  kann  und  die  noch  nicht  benutzt 
wurde,  das  ist  die  Zersetzungstheorie  der 
elektrolytischen  Konduktion.  Mag  nun  diese 
Theorie  am  Ende  begründet  sein  oder  nicht, 
bis  zu  einem  gewi.ssen  Grade  hat  sie  sich 
für  zweckmässig  erwiesen,  die  Erscheinung 
der  elektrolytischen  Leitung  bis  zu  einem 
bemerken.swerten  Grade  zu  erklären. 

Betrachten  wir  zuerst  die  Ueberein- 
stimmung  zwischen  dem  wirklichen  Leitungs- 
vermögen und  demjenigen  des  Volumen- 
mittels, wenn  wir  die  Volumina  v,  und  v, 
der  Lösungen  des  Elektrolyts  i und  2 
mischen,  die  ein  gemeinsames  Ion  besitzen 
und  deren  Konzentrationen,  lonisationskoeffi- 
zienten  und  molekulare  Leitungsfahigkeiten 
n,  n,;i,,iz,  und  |i,-\. , , pxij  -sind.  Die  Kon- 
zentrationen sind  so  gering,  dass  kein  be- 
merkenswerter Volumen  - Wechsel  beim 
Mischen  eintritt;  auch  findet  nach  vorge- 
nommenem Mischen  die  Bildung  von  Doppel- 
salzcn  nicht  statt;  die  lonisationskoeffizienten 
werden  der  Uebcrschuss  des  wirklichen 

Leitungssermögens  iiber  das  Leitungsver- 
mögen des  Volumenmittels  beträgt: 

-a,)  n,  V.J  pv,j  , (v,  -}-Vj) 

schiede  für  Chromalaun  als  für  Aluminium- 
alaun ausfindig  gemacht  wurden,  zogen  sie 
den  Schluss,  dass  in  der  früheren  Lösung 
Doppelsalz  als  solches  vorhanden  war. 

Nun  soll  bewiesen  werden,  dass  diese 
Ausnahme  auch  in  ihrem  Resultat  in  jeder 
Weise  richtig  war,  und  zwar  durch  die  Be- 
rechnung der  Differenz,  wenn  kein  Doppel- 
salz in  Lösung  ist.  Zu  dem  Zweck  müssen 
|j.-vj  und  V des  oben  genannten  Ausdruckes 
bestimmt  werden.  Der  erstere  wird  gefunden 
durch  die  von  Jones  und  Mackay  ange- 
stellten  Ermittelungen  über  den  lonisations- 
koeffizienten; die  molekulare  Leistungsfähig- 
keit bei  unbegrenzter  Verdünnung  ist  an- 
nähernd das  Verhältnis  des  letzteren  zum 
ersten.  Es  wurde  auf  diesem  Wege  ge- 
funden, dass  sie  1412,759  und  7Ö3  1 'jjK,SO,, 
'j„Al,(SO,)j  und  Cr,(SO,i„  ausgedrückt 
durch  IO  "mal  dem  Leitungsvermögen  des 
Qucck.silbers  bei  o"  C.,  beträgt.  Der  Wert  für 
Vj  KjSOj  bei  25  “C  (Jones  und  Mackays 
Temperaturj,  nach  Kohlrauschs  Daten  be- 
rechnet, beträgt  ungefähr  1465.  Die  Werte, 
welche  die  lonisationskoeffizienten  in  den 
Alaunlösungen  haben  würden,  wenn  man 
annimmt,  dass  keine  Doppelmoleküle  vor- 
handen sind,  mögen  aus  den  Werten  der 
lonisationskoeffizienten  der  einfachen  durch 
Jone.s  und  Mackay  beobachteten  Lösungen 
bestimmt  werden,  und  zwar  nach  einer  von 
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uns  bereits  früher  mitgeteilten  Methode, 
obschon  die  Daten  etwas  mager  für 
diesen  Zweck  sind;  daher  müssen  die 
Resultate  mit  Vorsicht  aufgenommen  werden. 
Nachdem  man  die  erforderlichen  Daten  auf 
dem  bezeichneten  Wege  gefunden,  hat  man 
die  Differenz  festgestellt,  um  welche  das 
l.eitungsvermögen  der  Alaunlösungcn  sich 
von  dem  arithmetischen  Mittel  aus  der 
l.eitungsfähigkeit  der  Mischungsbe.standteile 
unterscheidet,  wenn  ein  Doppelsalz  als 
solches  nicht  vorhanden  wäre.  Ferner  findet 
man,  dass  für  Lösungen  von  K.'\l(SO,),  und 
von  KCr(S04)j,  mit  12  1 pro  Grammmolekül 
verdünnt,  die  molekulare  Leitungsfähigkeit 
geringer  ist,  als  das  arithmetische  Mittel 
aus  den  molekularen  Leitungsfahigkeiten 
der  Hestandteile  der  Mischung,  und  zwar  um 
etwa  0,4  und  0,7  Prozent.  Jones  und 
Mackay  fanden,  dass  für  diese  Lösungen 
die  molekulare  Leitungsfähigkeit  um  2,6 
und  8,8  Prozent  geringer  war  als  das  arith- 
metische Mittel.  Wenn  man  annimmt,  da.ss 
diese  D.aten  für  die  Berechnung  genügen, 
.so  ist  es  doch  .störend,  nicht  allein,  dass  die 
Schlussfolgerung,  welche  die  Beobachter 
inbezug  auf  den  Chromalaun  machten,  sich 
bewahrheitet  zu  haben  scheint,  während  bei 
Kali-Alaun  das  Resultat  dasselbe  ist,  wie 
wenn  ein  Uoppelsalz  in  Lösung  wäre. 

Dieselben  Beobachter  fanden  in  den 
Bestandteilen  der  Mischung  die  Ionis.ations- 
Koeffizienten  einer  Reihe  von  Lösungen  des 
Natrium-Aluminium-Alauns  und  ebenso  die 
Unterschiede  zwischen  den  beobachteten 
Lcitung.sfähigkeiten  und  denen  der  Volumen- 
.Mittcl  der  Alaunlösungen.  Man  hat  die 
Unterschiede  auf  die  Annahme  zurückgeführt, 
da.ss  bei  der  Verwendung  dieses  Alauns 
kein  Uoppelsalz  in  Lösung  v'orhanden  sei, 
obgleich  die  Daten  bedeutend  weniger  zu- 
friedenstellend als  die  früheren  waren,  ist 
aber  zu  dem  Kndergebnis  gekommen,  d.ass 
bei  einer  in  derselben  Weise  wie  oben  vorge- 
nommenenVerdünnung  das  wirkliche  Leitungs- 
vermögen um  2 Prozent  grö.sser  sein  müsste 
als  das  arithmetische  Mittel.  Diese  besondere 
Lösung  war  nicht  von  Jones  und  Mackay 
geprüft  worden,  aber  n.aeh  vorhandenen 
Beobachtungen  wollte  es  scheinen,  als  ob 
das  wirkliche  Leitungsvermögen  geringer 
als  das  arithmetische  Mittel  sei.  Man  fand 
aber,  dass,  während  das  Leitungsvermögen 
grösser  sein  müsste  als  das  arithmetische 
Mittel,  wenn  kein  Doppelsalz  in  Lösung 
wäre,  dasselbe  geringer  war.  Dies  kann  nur 
durch  Zusammenlagerung  einiger  Moleküle 
herbeigeführt  werden. 


Um  zu  entscheiden,  welches  wohl  die 
lonisationskocffizienten  in  der  Lösung  eines 
Doppelsalzes  wären,  wenn  eine  Zusammen- 
lagerung der  Moleküle  nicht  stattfände, 
liegt  es  bei  dieser  Untersuchung  nahe,  die 
Methode  der  Volumenmittel  fallen  zu  lassen 
und  statt  dessen  das  Leitungsvermögen  einer 
Lösung  auszurechnen  und  dies  Resultat  mit 
der  beobachteten  Lcitungsfähigkeit  zu  ver- 
gleichen. 

Entsprechend  der  Dissoziationstheorie 
wird,  wenn  eineLösung  n,  ,n,Grammäquivalentc 
zweier  Salze  enthält,  welche  imstande  sind, 
Doppelsalze  zu  bilden,  ferner  wenn  «,  die 
lonisationskoeffizienten,  pec,  und  das 

molekulare  Leitungsvermögen  bei  absoluter 
V'erdünnung  sind,  das  Leitungsver- 
mögen, wenn  keine  Doppelmoleküle  ge- 
bildet werden,  0,  n,  (k-oi  a,  n,  pc>.>j  sein. 
Die  Au.sdrücke  a und  pcv.,,  welche  in  dieser 
Formel  Vorkommen,  lassen  sich  nur  in 
ausserordentlich  stark  verdünnten  Lösungen 
genau  bestimmen,  bei  mässiger  Verdünnung 
nur  annähernd.  Daher  werden  auch  immer 
Differenzen  zwischen  beobachteten  und  be- 
rechneten Werten  der  Leitungsfahigkeiten 
mässig  starker  Lösungen  entstehen,  selbst 
auch  dann,  wenn  ein  Doppelsalz  als  solches 
nicht  vorhanden  ist.  Aber  man  kann  sich 
Aufklärung  über  die  Höhe  der  Differenz 
verschaffen,  welche  durch  die  Fehler  bei 
der  Bestimmung  der  Grössen  a und  pco  ent- 
standen ist,  indem  man  beobachtet  und 
angenommene  Werte  der  Leitungsfähigkeiten 
einer  genügenden  Anzahl  vermischter  Salz- 
lösungen vergleicht,  welche  Doppelsalze 
bilden.  Nachdem  dies  geschehen,  wird  bei 
Doppelsalzen  die  Beobachtung  bedeutend 
grösserer  Unterschiede,  weil  solche  durch 
die  Gegenwart  von  Doppelmolekülen  herbei- 
geführt werden,  mehr  oder  weniger  grosse 
Wahrscheinlichkeit  für  ihr  Vorhandensein 
gewähren.  Da  wir  diesen  Weg  ein.schlugen 
so  möge  vorausgeschickt  werden,  dass  wi 
hierbei  nicht  auf  der  Dis.soziationstheorie 
fussen,  sondern  auf  der  Verallgemeinerung, 
dass  die  mit  Hülfe  der  Dissoziationstheorie 
vorgenommene  Berechnung  Lösungen  kenn- 
zeichnet, welche  kein  Doppelsalz  enthalten. 

Wir  haben  schon  einen  gewissen  Grad 
der  Kenntnis  über  die  Annäherung  erworben, 
mit  welcher  das  Leitungsvermögen  von  Lö- 
sungen, welche  zwei  Elektrolyte  mit  einem 
gemeinsamen  Ion  enthalten,  aber  keine 
Doppelsalze  bilden  dürfen,  sich  berechnen 
la.ssen,  das  heisst,  bei  Lösungen  von  Kalium- 
und  Natriumchlorid,  Kalium-  und  Barium- 
chloriden und  Kalium-  und  Natriumsulfaten, 
In  allen  diesen  Fällen  hat  man  gefunden. 
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dass  bis  zu  einer  Konzentration  von  unge- 
Fahr  l Grammäquivalent  pro  Liter  das 
Leitungsvermögen  genau  so  hoch  sich  be- 
rechnet, als  es  gemessen  wurde. 

Obgleich  dieser  Grad  von  Kenntnis  nicht 
genügt,  um  eine  hinreichende  Grundlage  für 
den  vorliegenden  Zweck  zu  gewähren,  so 
hielt  man  es  für  gut,  ausfindig  zu  machen, 
bis  zu  welchem  Grade  der  Genauigkeit  man 
das  Leitungsvermögen  eines  Doppelsalzes 
berechnen  könne,  und  hat  das  Doppelsulfat 
von  Kalium  und  Kupfer  gewählt.  Da  an 
anderer  Stelle”)  eine  eingehende  Besprechung 
der  Versuche  veröffentlicht  ist,  brauchen 
hier  über  die  zur  Anwendung  gelangenden 
Methoden  keine  näheren  Angaben  gemacht 
zu  werden.  Folgender  Auszug  möge  daher 
genügen;  Das  zur  Herstellung  der  Lö.sung 
verwendete  Wasser  war  sorgfältig  gereinigt 
und  sein  Leitungsvermögen  sorgfältig  ge- 
messen worden.  Die  Salze  wurden  als 
chemisch  rein  von  dem  Fabrikanten  bezogen, 
mehrmals  auskrystallisiert  und  dann  geprüft. 
Das  Doppelsalz  wurde  dadurch  hergestellt, 
dass  äquimolekulare  Lösungen  der  Bestand- 
teile gemischt  und  diese  Mischung  bei  einer 
Temperatur  von  weniger  als  70"  eingedampft 
wurde.  Nach  dieser  Vorbereitung  wurde  sie 
analysiert.  Die  Zusammensetzung  der  Lö- 
.sung wurde  durch  Analyse  von  Normal- 
lösungen ermittelt,  die  man  allmählich 


•)  Anm.:  ArchibHid,  Trans.  N.  S.  Inst  Sei.  IX. 
P.  307  (l»97— !'8). 


verdünnte.  Die  Herstellung  und  Be- 
obachtung sämtlicher  Lösungen  geschah  bei 
180”  C;  sodass  Kohlrauschs  Ermittelungen 
über  das  molekulare  Leitungsvermögen  ein- 
facher, unendlich  verdünnter  Lösungen  bei 
den  Berechnungen  sich  wohl  gebriiuchen 
Hessen,  ebenso  wie  seine  Beobachtungen  über 
mässige  Konzentration  sich  als  absolut  zu- 
verlässig benutzen  Hessen.  Genügend  genaue 
Dichtigkeitsuntersuchungen  sowohl  über  die 
ganze  Lösung  wie  über  die  Lösungen  der 
Mischungsbestandteile  wurden  gemacht,  um 
zu  zeigen, dasssich  beim  Mi.schen  der  letzteren 
keine  Volumenveränderung  zeige,  wenigstens 
nicht  eine  solche,  dass  bei  der  Berechnung 
darauf  Rücksicht  genommen  werden  müsste. 
Beim  Messen  der  Leitungsfahigkeit  wurde 
Kohlrauschs  Telephon-Methode  verwendet 
indem  mandabei  seine  und  anderer  Beobachter 
Ermittelungen  benutzte.  Die  Beobachtung 
der  Leitungsfahigkeit  mag  vielleicht  einen 
Fehler  von  etwa  0,25  Prozent  enthalten. 
Die  lonisationskoeffizienten  wurden  durch  das 
bereits  geschilderte  Verfahren  ermittelt. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Be- 
obachtungen, welche  an  einfachen  Lösungen 
ange.stellt  sind,  um  die  nötigen  Daten  zur 
Berechnung  zu  erhalten.  Die  Verdünnung 
wird  in  Litern  pro  Gramm- Aequivalent  an- 
gegeben. Die  Leitungsfähigkeiten  sind  die 
spezifisch  molokularen  Leitungsfahigkeiten 
(d.  h.  pro  Gramm- Aequivalent)  und  sind  durch 
IO”"  mal  dem  Leitungsvermögen  des  Queck- 
silbers bei  10“  C.  angegeben. 


-i-  K,SO, 

--  CuS(>4 
2 

‘ Zn.SO, 
2 

.Molekuli)rei 

Molekulare» 

Molekulares 

Molekulares 

VerdtlDnung 

i.eituDgs- 

VcrdiinnuDß 

l.einiDir<*  | 

Verduonuog 

l.Citungs* 

Verdünnung’ 

I.eitungs- 

venxiöcen 

vermögen 

vermögen 

vermögen 

400.0 

•'73 

400,0 

852 

100,0 

684 

20 

784 

333.3 

1 166 

333.0 

832 

80,0 

665 

15,62 

77' 

285,7 

1158 

285,7 

812 

66,66 

647 

12,50 

753 

250,0 

1152 

250,0 

795 

50,00 

610 

10,00 

734 

222,2 

1 146 

222,2 

778 

40,00 

582 

7,047 

663 

200.0 

I 140 

200,0 

763 

33,33 

555 

5.882 

651 

l8t,8 

• 134 

181,8 

749 

35,00 

520 

5,313 

648 

iry5,6 

1130 

166,6 

738 

23.22 

508 

3.692 

623 

150,0 

1 (24 

150,0 

726 

20,00 

500 

2,918 

598 

•33.3 

1 1 16 

• 33.3 

7>3 

16,66 

484,0 

2.43' 

5S3 

125,0 

1112 

125,0 

704 

13.33 

463.0 

2,022 

562 

1 10,1 

1 104 

I 10,1 

687 

12,50 

455.0 

1 ,689 

54' 

100,0 

1097 

100,0 

676 

lü,00 

430,4 

1 ,408 

521 
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y K,SO, 

- CuSOz 
2 

— Zn.SO, 
2 

— NafSO« 

2 

Verdünnung 

Molekulare» 

Leitunga* 

vermögen 

Verdünnung 

Molekulare» 

Leitung»« 

vermögen 

Verdiinuung 

Molekulare» 

l.eitungs- 

vermögen 

VeniUnnuDg 

Molekulare» 

l.eituDg»- 

vermögen 

80,0 

'083 

80,0  65 1 

8.00 

4 '4,0 

1,176 

496 

60,00 

1062 

60,00 

616 

6,666 

400,0 

1,016 

478 

50,00 

1046 

50,00 

592,0 

5,000 

375.0 

0,847 

456 

45,00 

'037 

45.00 

579,0 

4.000 

354.5 

35.7' 

1015 

35,7' 

545,5 

3.333 

34 '.0 

30,00 

997 

30.00 

522,5 

2,500 

3 '7,0 

25,00 

978 

25.00 

497.0 

2,222 

309,0 

20,00 

960 

20.00  j 

479,6 

2,000 

302,0 

16,66 

945 

16.66  i 

465,8 

1,666 

290,5 

15.00 

936 

'5,00  1 

457,5 

'.333 

270,6 

13,33 

925 

'3,33 

447,0 

'.'76 

260,8 

12,50 

918 

'2,50  1 

44',« 

1,000 

248,5 

1 1.01 

905 

11,01  * 

431.7 

10,00 

895 

10,00  1 

423,5 

1 

8,00 

872 

8,00 

403,2 

6,000 

00 

0 

6,000 

378.' 

5.000 

824 

5,000 

359,5 

4,500 

8'5 

4,500 

349,9 

3-57' 

792 

3,57'  1 

329,0 

3.000 

775 

3.000 

318,0 

2,500 

756 

2,500 

304.5 

2,000 

736 

2,000 

288,2 

1,500 

709 

1,500 

268,3 

',333 

698 

',333 

261,3 

1,101 

679 

1,101 

249,8 

1,000 

672 

1,000 

242,1 

,806 

650 

,65' 

209,8 

.773 

647 

,52'  ; 

'92,0 

Die  folgende  Tabelle  enthält  (i)  die 
durch  die  Beobachtung  erhaltenen  Werte 
des  Leitungsvermögens  einer  Reihe  von 
Doppelsalzlosungen;  (3)  die  beobachteten 
Werte  für  das  Leitungsverinogen  gleich- 
wertiger Lösungen  von  Kalium  und  Kupfer- 
sulfaten, das  heisst  von  Mischungen,  welche 
dieselbe  Zusammensetzung  haben,  wie  die 
l.osungen  von  Doppelsalzen.  Durch  diese 
Beobachtungen  sollte  festgesteilt  werden,  ob 
solcheMischungen  identisch  waren  oder  nicht, 
nämlich  in  Bezug  auf  ihren  Gehalt  an  Doppel- 
molekülen, wie  die  entsprechenden  Lösungen 
von  Doppclsalzen ; (3)  die  Werte  für  das 


Lcitungsvcrmögen  beider,  berechnet  auf 
(irund  der  Annahme,  d.ass  Doppelmoleküle 
vorhanden  seien;  (4)  Die  in  l’rozenten  aus- 
gedrücken  Unterschiede  zwischen  den  be- 
rechneten und  beobachteten  Werten  für 
Doppelsalzlösungen,  und  (5)  die  ähnlich  aus- 
gedrückten Unterschiede  zwischen  dem 
Leitungsvermögen  von  Do]jpelsaIzlösungen 
und  gleichwertigen  Mischungen.  Konzen- 
trationen sind  durch  Gramm-Aequivalente  pro 
Liter  ausgedrückt.  Das  Leitungsvermögen 
ist  ein  spezifisches  und  in  VVerten  von 
lo-*mal  dem  Leitungsvermögen  des  Queck- 
silbers bei  o“  C.  ausgedrückt. 
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KoDxeotraüon, 

Doppet' 

Lciluni^vcrmui'eo 

fi«obachtet 

Berechnet 

C. 

Unierfchiede 

in  Broteoien 

SA 

Cu  K,  (SO 4), 

Doppel* 

lalxlösungcQ 

A. 

Aequivalenie 

MIschungCD 

U. 

C— A 

B-A 

1.294 

5,401 

— 

535,9 

+ 6,38 

__ 

1,000 

423.5 

425,7 

447.0 

+ 5.54 

+ .52 

,909 

394.4 

396,3 

414,8 

+ 5,17 

,48 

,7500 

340,1 

341,2 

354,7 

+ 4,29 

+ ,32 

.6666  i 

3 '0.5 

3".6 

322,4 

+ 3,83 

+ .35 

,5000 

246,3 

246,9 

254,9 

+ 3.49 

+ ,24 

,4000 

205,9 

206,4 

212,3 

+ 3,11 

-l-  ,24 

.3333 

'76,7 

'76,4 

181,7 

“j-  2,83 

— ,'7 

,2222 

126,1 

126,0 

128,1 

+ 1.59 

— ,07 

,1666 

99,21 

99,33 

99,85 

+ ,65 

+ >12 

,1000 

65,20 

65,31 

65,44 

+ ,37 

-|-  ,16 

.0909  , 

60,21 

60,29 

60,34 

+ ,22 

+ .13 

.0750 

50,96 

51.02 

51,12 

+ .31 

,0666 

46,26 

46,20 

46,13 

— ,20 

— ,08 

,05000 

35.89 

35,86 

35.79 

— ,28 

— ,08 

,04000 

29.40 

29,45 

29,43 

+ ,'o 

+ ,17 

.03333 

25,18 

25.14 

25,1 1 

— ,28 

— .'5 

,02222 

'7.59 

17,62 

17,64 

"h  ,34 

+ ,‘7 

,01666  j 

13,88 

13,86 

13,85 

— ,22 

- ,14 

,01000 

8,760 

8,770 

8,784 

+ .27 

+ .11 

,00800 

7,180 

7,196 

+ ,22 

— 

,00750 

6,776 

6,781 

6.797 

+ .31 

+ ,07 

.00600 

5.584 

5.574 

5.569 

— ,26 

— ,'7 

,00500 

4,730 

4,724 

4.719 

— .23 

- .12 

Aus  der  vorangehenden  Tabelle  geht 
hervor,  dass  für  die  Lösungen  von  Doppel- 
salz der  Unterschied  zwischen  den  berech- 
neten und  beobachteten  Werten  von  o,  i 
Grammäquivalent  aufwärts  den  Beobachtungs- 
fehler gering  erscheinen  lasst,  da  sie  bei 
der  Konzentrationseinheit  die  Grösse  von 
5,5  Prozent  erreichen  und  die  Leitungsfahig- 
keilen  geringer  sind,  als  sie  es  beim  Vor- 
handensein von  Doppelmolekülen  sein  w'ürdeii. 
Es  ist  ferner  klar,  dass  bei  der  Konzen- 
trationseinheit das  Leitungsvermogen  der 
Doppelsalzlösungen  geringer  ist,  als  das- 
jenige der  gleichwertigen  .Mischungen. 


Um  mit  grö.ssercr  Sicherheit  beurteilen 
zu  können,  ob  die  Unterschiede  in  obiger 
Tafel  den  annähernden  VV’erten  von  d und 
[!>.,  welche  bei  der  Berechnung  zur  Ver- 
wendung kamen,  entsprachen,  werden  Be- 
obachtungen über  das  Leitungsvermögen 
gleichgrosser  Volumina  äquimolekularer 
Lösungen  eines  jeden  Bestandteils  des 
oben  genannten  Doppelsalzes  und  anderer 
Sulfate  gemacht;  man  löste  Zinksulfal- 
lösungen  mit  Lösungen  von  Kupfersulfat 
und  Natriumsulfat  mit  solchen  von  Kalium- 
sulfat. Die  folgende  Tabelle  enthält  das 
Ergebnis; 
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t^llUDeivermoeen  der  Miecbuof; 


kontentrfttion 
der  l.ösiing«> 

CUSO4  und  * ’f  ZnSO, 

'.R. 

und 

besUndtcUc 

Heohachtet 

Berechnet  > 

fnterschied  in 
Prozenten 

Iteobachtet  j 

Herechoet 

1 

t'nterschicd  i 
ProrcDten 

1,000  ! 

' 245.4 

245,1 

— 0,12 

568.5 

570.0 

-j-  0,26 

i9og 

526,6 

528,1 

! + .29 

,850 

215.3 

2 1 5 ,6 

+ .'3  ' 

452,8 

45'.9 

— .'9 

.750 

'99.7 

199.4 

— .15 

4 '4,4  1 

4'3.3 

,26 

,66(56 

...  1 

324.6 

323,8 

— .24 

,6000 

•70.5 

'70,1 

— .23 

267,2 

267.7 

-f-  ,'9 

,5000 

•47.5 

147.5 

+ .'2 

'47.3 

'47.' 

' - ,'3 

,4000 

124.5  1 

1 1 24.6  ! 

-i-  .08 
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— .'7 
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,0500 
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-f  .16 
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1 

.0200 
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'2,03 

— .'5 
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7.830 
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Bei  beiden  Mischungsarten  sieht  man 
cicutlicli,  dass  die  Unterschiede  awischen 
beobachteten  und  berechneten  Werten  sich 
innerhalb  der  Grenzen  eines  Bcobachtungs- 
fehlers  halten  bis  zu  einer  Konzentration 
von  I Gramniäquivalcnt  pro  Liter.  Sie  haben 
weder  die  bei  Doppelsalzlösungen  gefundenen 
hohen  noch  die  um  weniges  geringeren 
Werte,  welche  man  bei  äquivalenten 
Mischungen  fand. 

Bei  der  Berechnung  einer  jeden  dieser 
Mischungsreihen  wurden  natürlich  Doppelsalz- 
lösungen verwendet.  Wenn  daher  die  Unter- 
schiedein  diesem  Falle  den  falschen  Werten  von 
« und  [irN.  entsprachen,  dürfen  wir  erwarten, 
ähnliche  Unterschiede  zu  finden  in  wenigstens 
einer  der  letzten  Mischungen,  wenn  vielleicht 
auch  nicht  so  gross.  Daher  erscheint  es 
wahrscheinlich,  dass  die  in  den  Doppelsalz- 
lösungcn  und  äquiv.alenten  Mischungen 
beobachteten  Unterschiede  nicht  Fehlern  in 
den  Angaben  für  die  Berechnung  entsprechen. 

Der  Fall  liegt  so: 

I.  In  allen  bisher  besprochenen  Lösungen 
lässt  sich  das  Leitungsvermögen  derl-ösungen, 
welche  zwei  Klektrolyte  und  ein  gemeinsames 
Ion  enthalten,  vennittelst  der  Dissoziations- 
theorie  berechnen  bis  zu  einer  Konzentration 
von  etwa  i Grammäquivalent  pro  Liter, 


2.  Das  Leitungsvermögen  von  Doppel- 
sulfaten des  Kaliums  und  Kupfers  lässt  sich  in 
ähnlicher  Weise  bis  zu  einer  Konzentration 
von  etwa  o,  i g berechnen  und  hat  bei  Kon- 
zentration I einen  bedeutend  geringeren 
Wert,  als  der  durch  die  Annahme  berechnete, 
dass  Doppelmolekülc  nicht  vorhanden  seien. 

3.  Das  Leitungsvermogen  äquimole- 
kularer einfacher  Lösungen  von  Zink-  und 
Kupfcrsulfat  und  von  Kalium-  und  Natrium- 
sulfat lässt  sich  innerhalb  der  Grenzen 
eines  Beobachtungsfehlers  bis  zur  Konzen- 
trationseinheit berechnen. 

4.  Die  Lösungen  von  Doppelsalz  haben 
bei  der  Konzentrationseinheit  eine  bedeutend 
geringere  Leitungsfähigkeit  als  die  äqui- 
valenten .Mischungen. 

5.  Die  Unterschiede  zwischen  beobach 
telen  und  berechneten  Werten  des  Leitungs- 
vermögens von  Doppelsalzlösungen  und 
äquivalenten  Mischungen  und  zwischen  den 
in  diesen  beiden  Fällen  beobachteten  Werten 
sind  solche,  wie  sie  durch  das  Vorhandensein 
von  Doppcimolekülen  in  beiden  und  in  wenig 
grös.screr  Anzahl  auch  in  den  Doppelsalz 
iösungen  wie  in  äquivalenten  Mischungen 
würden  bedingt  werden. 

Ein  zusammenhängendes  Studium  des 
Vorhandenseins  von  Molekülkomplexen  in 
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Lösungen  verlangt  die  Anwendung  anderer 
Verfahren  sowohl  wie  Leitungsmethoden. 
Der  Zweck,  die  Aufmerksamkeit  auf  den 
vorliegenden  Artikel  zu  lenken,  ergiebt  sich 
aus  dem  wachsenden  Nutzen  der  Leitungs- 


methoden und  der  Möglichkeit,  das  Leitungs- 
verraögen  von  Lösungsmischungen  zu  be- 
rechnen mit  Hülfe  der  Dissoziationstheorie 
für  Fälle,  in  denen  sich  Komplexmoleküle 
nicht  bilden. 


REFERATE. 


FtUung  des  Kupfers  auf  elektrischem  Wege 
nach  dem  Dumoullnschen  Verfahren  (l.  ln- 
(tastrie  Elcctro-Chimique.  III.  55.) 

(icgenwärtig  wird  das  Duniouliiische 
VcrfahrtMi  zur  Herstellung  von  Kupferrohren  und 
Platten  in  Kngland  von  der  Electrical  Copper 
i’ompany  zu  Widness  ausgcljeutet.  Diese  (Jescll- 
Schaft  ist  Kigentilmerin  der  Dumoulinschen 
Patente,  die  man,  wie  wir  hören,  mlchsiens  auch 
in  Frankreich  ausbeuten  wall.  Nach  Herrn 
J.  K.  Kershaw  umfasst  die  Einrichtung  in 
Widness  eine  Dampfmaschine  von  50  Pferden 
für  die  mechanischen  Vorrichtungen  und 
5 Feachsche  Dampfmaschinen  von  je  160  PS., 
mit  denen  unmittelbar  5 Cramptondynamos  ver- 
kuppelt sind.  Diese  Gleichstromdynamos  liefern 
jeder  1300  Ampere  und  75  Volts.  Ks  sind 
30  Behälter  zur  Elektrolyse  vorhanden;  IcUtcre 
sind  aus  Holz  mit  innerer  Bieibclegung.  jeder 
Klektrolysaior  enthält  eine  drehbare  Kathode, 
12  Fuss  lang  und  16  Zoll  im  Durchmesser. 
Diese  horizontal  angeordnete  Kathotle  wird  nur 
zur  Hälfte  in  den  Kektrolyten  getaucht.  I.etzterer 
enthält  40®!#  Kupfersulfat  und  7®,«  freie  Säure. 
Diese  Losung  läuft  aus  einem- Klektroh-sator  in 
den  anderen,  wird  aber  nach  jedem  Durchgänge 
abhltriert  und  gekühlt.  Die  Anoden  sind  unter- 
halb der  Kathoden  untergcbrachL  Sie  sind  in 
einem  oder  niehreren  Stücken  vorhanden  und 
haben  halbkreisförmige  Gestalt,  sodass  die 
anodische  Obertlache  parallel  ist  der  eingctauchicn 
kathodischen  ()!)crfläche.  I)a.s  auf  der  Kathode 
niedergeschlagene  Kupfer  wird  di«  ht  und  kohärent 
gemacht,  und  zwar  durch  Reiben  des  Nieder- 
schlags mit  langen  Streifen  von  Schaf  leder,  die 
oberhalb  der  Kathode  atifgehängt  sind.  Diese 
Srhatlederstreifen  mU.ssen  sorgfältig  entfaltet 
sein  und  sind  ziemlich  lang,  so  dass  also  ihr 
inneres  Ende  auf  der  Kathode  ruht.  Hei  gewöhn- 
lichem (lange  gebraucht  man  10  Stunden,  um 
44  Pfd.  Kupfer  zur  Kathode  niederzuschlagen 
und  eine  Ri>hrc  her/uslellen,  die  14  Unzen  pro 
(^uadratfuss  wit^.  Die  Stromdichte  schwankt 
zwischen  35  bis  40  Ampere  pro  f^ua^lraifuss. 
Die  elektromotorische  Kraft  ist  im  .Anfang  1,6 
V'olts,  wächst  aber  unmerklich  im  Verhältnis, 
wie  sich  die  .Anode  auflust.  Die  Kupferrohren, 
die  man  so  erhält,  werden  sofort  gespalten  und 
in  Plättchen  von  40  verwandelt.  Die 

Einrichtung  zu  Widness  kann  60  Platten  pro  Tag 


liefern.  Die  Produktion  wird  aber  vergrossert 
werden,  da  man  dort  Elektrolysatoren  zur  Her- 
stellung tler  Kupferrohren  für  Rohrcnkessel  auf- 
steilt. Mit  dem  nach  Dumoulinschem  Verfahren 
erhaltenen  Kupfer  angestellten  Versuche  haben 
ergeben;  Zug  « ig'/i — 24  Ions  und  Ver- 
längerung = 28  -30  ».V 


Herstellung  der  Eisenlegierungen  nach  dem 
Heibllngsehen  Verfahren.  (tL'industric  Eicnro- 
GMmiqae«.  HI.  50.) 

Das  Heiblingsche  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Ei-scnlegicrungen  besteht  in  der 
Reduktion  passend  gewählter  Metalloxyde  unter 
eine  Schmelze  \on  Kalk  und  Kohlen.stoff.  Man 
erhält  also  gleichzeitig  eine  Eisenlegierung  und 
Kohlenstoffcalcium.  Der  Ofen  hat  zylindrische 
Form  oder  die  Form  eines  abgestumpften  Kegels 
und  ist  aus  feuerfesten  Steinen  erbaut.  Die 
Sohle  ist  beweglich  und  zw'ar  aus  (kisseisen 
und  ruht  auf  einer  zweiten,  ebenfalls  bew’eglichen, 
aber  aus  Kohlenziegeln  bestehenden  Sohle.  Diese 
letztere  wird  mit  dem  negativen  Pole  einer 
KlektrizitätSijucllc  verbunden.  Das  zu  reduzie- 
rende Gemis<  h von  Erzen  oder  Mctalloxyden 
wird  mit  so  vielen  Kohlensloffatomcn  versetzt, 
als  es  Saiierstoffatume  enthält.  Das  S<hmelz- 
mittd  besteht  aus  einem  (iemengc  vongepulvcrtem 
Kalk  mit  wenigstens  drei  Atomen  Kohlenstoff* 
pro  Molekiilkalk.  Um  eine  Legierung  \on  der 
gewünschten  Zusanimensetzung  zu  erhalten,  muss 
man  das  Gewicht  der  ersten  Herdsohle,  deren 
Gusseisen  sich  vollständig  mit  den  reduzierten 
Metallen  verbindet,  mit  in  Rechnung  ziehen. 

Um  das  Silicium  zu  entfernen,  emptiehlt  der 
Erfinder  einen  Zusatz  von  Klusss|>ath  zur  Charge. 
Nach  ihm  sind  die  nachstehenden  Reaktionen 
folgentle;  Die  Oxyde  w'erden  reduziert  und  geben 
eine  Legierung.  Letztere  lost  Kohlenstoff  auf, 
der  wieder  auf  das  Calcium  cinwirkl,  das  aus 
der  Reduktion  des  Kalks  entsteht  und  giebt 
Kohlensioffcalcium.  Da  die  geschmolzene  I.e- 
gierung  s<  hwerer  ist  als  Kohlenstolfcalcium,  so 
sammelt  sich  die  Legierung  reguHnisch  unter 
dem  Kohlenstoffcalcium  an,  wrelche  fast  alles 
Silicium  als  Kohlenstoffsilicium  enthält.  Das 
Heiblingsche  Verfahren  hat  bisher  keine 
praktische  Anwendung  erfahren. 
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Oalvanlaebea  Element,  v.  d.  Pappenburg’i  ivic. 

mcDte  und  Akkumulatoren,  Wilde  & Co.  in  Hnm* 
hurg.  I).  FL  I‘.  106025. 


Fij».  9. 

Die  mit  depolariiiereoder  Masse  gefüllte  und  durch 
eine  Uolationstchicht  / abgeschlossene  Kohlenelektrode 
steht  auf  einer  aus  schwer  Ibslichen  Schwefelsäuren 
Salsen  mit  oder  ohne  ZusaU  von  chlorsaurem  Natron 
oder  gleichwertigen  StofTen  bestehenden  Schicht 
welche  den  Boden  des  Batleriegefässes  bedeckt.  In 
der  Rodeosckicht  können  sur  Erhöhung  der  Wirksam* 
keit  des  Elementes  metallische  Kinbetlungen  in  Form 
von  Plauen,  Spänen,  Kugeln  u.  s.  w.  vorhanden  sein. 
Die  poröse  Scheidewand  e,  auf  welcher  die  Zink* 
clektrode  ^ steht,  trennt  die  Bodenschicht  von  dem  die 
Elektroden  umgebenden  Elektrolyten.  Derartige  Ele- 
mente geben  eise  lange  Zeit  konstante  Klemmen- 
«pannnng  von  über  2 Voll. 

Säure-  und  flräädlehte  Anschlussvorrlehtung- 
derLeitungsdrähtebet  Primär*  undSekundär- 


eleneoten»  — Max  Schneevogl  in  Berlin.  U.  K.  P 
106026,  (Zusau  zum  Patent  104104.) 


Fig.  IO. 

Die  bei  dem  Hauptpateot  zum  Festklemmen  der 
von  dem  Kahelende  gelösten  Umhilllung  4 swecks  Her- 
stellung eines  säuredichten  Abscbloises  benuUte  Ueber- 
fallmuUer  wird  durch  ledernde  Ringe  d ersetzt,  welche 
die  elastische  Hölle  k gegen  die  geriffelte  Aussenflache 
des  Ansatzes  e pressen.  Der  iuuerste  Rand  des  um- 
gebogenen  Endes  der  Hülle  k wird  mit  dieser  oberhalb 
der  Ringe  susammengeklebi,  um  die  Ringe  gegen  den 
Angriff  der  Säure  and  das  Herabfallen  so  schfltzen. 

SänHDl6r6l6ktP0d6.  — Alfred  llenneton  in  l.ille. 

Frankreich.  D.  R.  P.  106027. 

Die  aus  spiralförmig  aufgerolltem  Bleiband  be* 
stehende  Elektrode  unterscheidet  sich  von  den  bekannten 
Elektroden  dieser  Art  dadurch,  dass  die  einseinen  Lagen 
an  den  SUroseiten  in  Richtung  eines  Durchmessers  ver- 
lötet und  dann  mitsamt  den  l-ötstreifen  in  der  Richtung 
eines  Radius  aufgcschlit/t  sind. 


ALLGEMEINES. 


Ueber  Aluminium-Politur  teilt  die  Zeitschrift 
fAlumin.  World«  folgendes  mit:  Glatte  Flachen  erhalten 
Politur,  ganz  so  wie  Messingüäebeo,  durch  Pollerrot 
;iuf  der  Lederscheibe.  In  Amerika  ist  ein  Poliermittel 
sehr  beliebt,  dns  ans  i Teil  Stearinsäure,  1 Teil  Walk- 
erde und  6 Teilen  'l'rippel  besteht;  man  benutzt  es 
mittelst  eines  Leder*  oder  Lappenbaltens.  Durch  eine 
schnelllanfende  Stahlkratzbärste  kann  man  Saod*Guss- 
waren  einen  hohen  Glanz  erteilen  und  die  durch  zu 
heisses  Metall  hervorgebrachten  gelben  Streifen  ent- 
fernen; grössere  Glitte  erzielt  man  durch  feine  Bürsten. 
l>Bs  rauhe,  gekörnte  Aeossere,  welches  die  Gegenstände 
hierbei  erhalten,  bringt  oft  einen  gefälligen  Eindruck 
hervor.  Zum  Polieren  von  Hand  wird  als  Schmiermittel 
eine  Mischung  von  Vaselin  mit  Kerosioöl  oder  eine 
I-Ösung  von  35  g Boraxpulver  io  i 1 heissem,  mit  einigen 
Tropfen  .Ammoniak  versetstem  Wasser  gebraucht.  An 
der  Drehbank  soll  es  von  Vorteil  sein,  wenn  der  Po- 
lierer, um  eine  dsnemde  Schmierung  zu  erzielen,  mit 


den  Fingern  seiner  linken  Hand  ein  mit  genannier 
Mischung  angefeochtetes  Stück  Flanell  gegen  das  su 
polierende  Stück  drückt;  letzteres  bedarf  des  Schmierens 
umso  mehr,  je  schneller  gedreht  wird.  .Sehr  schöne 
Wirkungen  sollen  sich  dadurch  ersiclen  lassen,  dass 
man  den  polierten  Stempel  prägt,  welcher  anpolierte 
Figuren  im  Relief  zeigt.  Die  Reinigung  von  Fett  und 
Schmutz  geschieht  am  besten  durch  Eintauchen  in 
Benzin.  Um  die  dem  Aluminium  eigene,  schön  weisse 
Karbe  hervortreten  zu  lassen,  wird  folgendes  Verfahren 
angegeben:  Man  tauche  das  AluminiumstOck  in  eine 
starke  Lösung  von  Aetznatxon  oder  Aeukall,  bringe  es 
darauf  in  ein  Bad,  das  aus  2 Teilen  konzentrierter 
Salpetersäure  und  1 Teil  konsentrierier  Schwefelsäure 
besteht,  dann  ln  reine  Salpetersäure  und  schliesslich  in 
durch  Wasser  verdünnten  Essig.  Nach  einem  Abspttlen 
durch  Wasser  trocknet  man  in  heissen  Sägespäoen  and 
poliert  noch,  lowelt  notig,  mit  dem  Pollerstahl  oder 
HIntstein. 
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Folien  mittelst  EIektrl£lt4t  zu  seb&rfen, 
t»i  ein  Verfahren^  weichet  nach  einer  MiUeilosg  dei 
iSchweit.  Zeittchr.  fUr  MeUüU  ond  Muchlnen-Indnttriec 
mit  Intern  Erfolj^e  io  England  znr  Anwendung  gebmcht 
worden  tein  toU,  Die  Peile  wird  bei  dieaem  Verfahren 
xunScbtt  mit  einer  Lbtung  von  Soda  io  heiatem  Waaaer 
gründlich  gereinigt  and  dann  io  einem  Bade  von  40  T. 
Schwefelaiure  and  1000  T.  Waaaer  mit  dem  potitiven 
Pole  einer  Stromquelle  in  Verbindung  gebracht.  i>er 
negative  Pol  wird  mit  einer  Spirale  aua  Kupferdraht 
verbanden«  welche  um  die  Feile  herumlinft,  ohne  die* 
•elbe  zo  berühren.  Nach  einer  Einwirkung  dea  elek- 
triachen  Strömet  auf  die  F'eilen  von  etwa  to  Minuten 
Dauer  wird  bei  genügender  Inienaitiit  dea  Stromes  der 


Schärfungaprozesa  beendigt  sein.  Die  Feile  wird  dann 
ans  dem  Bade  herauagenommen,  gründlich  abgewaachen 
und  getrocknet. 

ilet4ülpnlver  von  grosser  Feinheit  kann  nach 
»Soci^ti  i'ivile  d'vtudea  du  ayndicat  de  l'acier  Gcrardc 
erreicht  werden,  wenn  man  geachmolxenea  .Metall  in 
dUnner  Schicht  zwischen  zwei  nahegerUckteo  Elektroden 
dorchfallen  läaat,  durch  welche  ein  Strom  von  geringer 
Spannang,  aber  groaaer  Dichte  geschickt  wird.  Die 
hletaUachicht  wird  dann  in  einen  feinen  Pulverregen 
aufgelöst : die  Feinheit  dea  l^ulvera  ist  von  der  Tempe* 
rntor  dea  geschmolsenen  Melalles  abhängig.  Verwend* 
bar  für  die  (fCmnnnng  von  Rteisiaub  in  Akkumulator- 
platten;  znr  L'eherfUhmng  von  dttsBigem  Eisen  io  Stahl. 
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Molhall— Harper.  Comparatlve  SUtlstleal  Ta- 
bles  and  Charts  of  the  Commeree  of  the 
World.  CompUed  by  William  Harper.  Philadelphia 
1899.  L'ommercial  Maaeunt. 

Vtg^neron»  E.I  ancien  Profevseur  a rhU:ole  aupericure 
d'Klectriciti,  Ingenieur  au  Service  teihnique  de  la 
Cie.  g^o^rale  dea  Omnibus,  et  LOthOUle»  P-t  Inge* 
niear  ä la  Cie.  Thomson  •Houston.  — MOSUFOS 
41S€trl(lUeS.  Essais  de  tahoratoire.  Petit  in*8. 
avec  44  figorea.  Paria  1900.  Gsmihlcr-Villars.  Editeur. 
(Encyclopedie  acieotifi(iue  des  Aide-Memoire.)  Bro- 
schiert 2,50  fr.  — Kartoniert  3 fr. 

Das  Werk  behandelt  die  1.4iboratoriums-Measongen; 
die  Veraache  sind  io  einem  Anhänge  angeführt. 

Die  Verfasser  sind  bemüht,  in  diesem  Werke  alle 
ihre  Erfahrangen,  die  der  grosseren  Anzahl  der  Elektro- 
techniker unbekannt  sind,  niederzalegen. 


(#anz  besonders  ausftlbrlich  sind  die  Instrumente 
für  die  Schwingungen  behandelt.  Die  f^rnindprinzipien 
aller  Instrumente  sind  eingehend  angegeben.  Bei  der 
Beschreibung  haben  sich  die  Verfasser  bedeissigt,  die 
praktische  Handhabung  der  einzelnen  Teile,  sowie  die 
llerechnung  der  Genauigkeit  der  vorgenommenen  Ver- 
suche zu  erklären. 

Rodoti  Prof*  J.»  Ingenieur  des  arts  et  manufactures. 
Bereehnnng  der  LeUunsreD  ffir  Mehrphasen, 
ströme*  Autorisierte  deutsche  l’ebersetzung  von 
M.  latchmann,  Ingenieur  für  elektrische  Bahnen. 
Mit  23  Figuren.  Leipzig  1900.  Verlag  von  Oskar 
Deiner.  Preis  broschiert  M.  2,75. 

Arndt*  Dr.  Kurt.  OrundbeErKTe  der  allge- 
meinen  physikalischen  Chemie.  Berlin  1900. 
Verlag  von  Mayer  & Müller.  Preis  M,  — ,80. 


PATENT  -ÜBERSICHT. 

Zuvammengestellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  PalckffW,  Berlin  NW.,  Marien-Strassc  17* 


Deutsehes  Beleb« 

Anmeldungen: 

Kl.  3t.  U.  9530.  Verfahren  zur  Herstellung  elektrisch 
leitender  Beleuchtungskörper.  — Fritz  Dannert, 
Berlin,  Spenerstrassc. 

Kl.  21.  V.  3309.  Eleklrizchc  Widerstände  mit  auf 
einzelnen  Platten  durch  Emaille  o.  dgl.  befestigten 
WiderstAndselementen.  — Eugen  Vogel^  Hamburg- 
l'hleohorsL 

KL  31.  P.  10593.  Verfahren  lur  Sicherung  gegen  die 
Entladung  von  Sammlerbatterien  Uber  eine  zulässige 
Grenze  hinaus.-..  Pope  Manufacturing  Company, 
Hartford,  Cennccticut.  V.  St.  A. 

Kl.  3r.  L.  13344.  Sammlerelcktrodc.  — Edwin  l.ymnn 
Lobdell,  Chicago,  V.  St.  A. 

Kl.  21.  T.  6260.  Sammlerelektrode.  — Emil  Topp, 
Berlin,  Kleiilstroise  8. 

Kl.  22.  W.  14838.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Mineralfarben  und  Farblackeo  durch  Elektrolyse.  — 
Hermann  C.  Woltereck,  New-Vork,  15/25  Whitchall- 
sirasse.  V.  St.  A. 

Kl.  31.  P.  10333.  Elektrolytischer  Stromrichtungs- 
Wähler  oder  Kondensator.  Charles  PoUack,  Frank- 
furt 0.  M,,  Mainser  l.andstrassc  353,  z.  Zt.  V'au, 
Frankr. 

Kl.  21.  P.  10850.  Einbau  von  Sammlerelektroden  in 
den  Hatteriebehälter  unter  Verwendung  von  Stütz- 
scheiben.  — Ch.  PolUck,  V’au,  Frankr. 

Kl.  21.  H.  24828.  Erregerßüsslgkelt  für  galvanische 
Elemente.  — Henry  Blumenberg  jr.,  Wakehetd.  V. 
St.  A. 


Erteilungen: 

Kl.  12.  109971.  V’erwendung  von  Bubzlanziell  ver- 

schiedenen Elektroden  bei  elektrolytischen  Prozessen. 
Dr.  O.  Strecker  und  Dr.  H,  Strecker,  Köln. 

Kl.  21.  1 10030.  Schutzhülle  für  ausserhalb  des  Hattcric- 
gefässes  regenerierte  und  mit  dem  Elektrolyten  ge- 
tränkte Elektroden.  — 11.  Schloss,  Berlin,  ßluinen- 
Strasse  74. 

KL  21.  110210.  Primär  wie  sekundär  benutzbares 

galvanisches  Element  mit  Elektrolyten  von  unver- 
änderlichem I.citungsverniögen.  — C.  W,  Jungoer, 
Stockholm. 

Kl.  21.  110228.  Verfuhren  zur  Herstellung  einer  halt- 

baren Schicht  von  BleisuperoxydaufSHmmlcrelektroden. 
— Dr.  II.  Beckmann,  Witten,  Kuhr, 

Gebrauehsmuster. 

Eintragungen. 

KI.  21.  128664.  Typensucher  für  Sammlerbaitcrien 

nach  Art  der  gebräuchlichen  Rechenschieber,  .\kku- 
m ulatorcn-Fabrik,  A.-G.  Berlin. 

Kl.  21.  128843.  .Akkumulator,  bei  welchem  die  mit 

vollen  oder  durehlochten  Plantcplatten  belegten 
Masseplatten,  durch  geeignete  Isolation  von  einander 
getrennt,  in  eine  Zelle  eingebaut  smd.  Josef  Gawron , 
Berlin,  B:irbarossastrasse  75. 

Kl.  31.  128849.  Akkumulator,  bei  welchem  die  ge- 

samte wirksame  Oberfläche  der  positiven  Masse- 
piatten-F'lektrodcn  mit  durchbrochenen  dünnen  Plante- 
plalten  belegt  ist.  Josef  Gawron,  Berlin,  Barhaross.» 
Strasse  75. 
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Dr.  Alb.  Lessing,  flürnberg, 

Fabrik  galvanischer  Kohlen, 

• empfleblt  als  Spesialitäi 

Kohlen-Elektroden  in  allen  Grössen  für  elektrochemische  Werka 
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ÜBER  DIE  MÖGLICHKEIT, 

DIE  ERGEBNISSE  DER  ELEKTROLYSE  IN  LÖSUNGEN  ZU 
BERECHNEN,  DIE  ZWEI  ELEKTRÖLYTE  MIT  EINEM 
GEMEINSCHAFTLICHEN  ION  ENTHALTEN. 

Von  Prof.  J.  G.  Mac  Gregor. 


Wenn  man  den  elektrischen  Strom  durch 
eine  Lösung  schickt,  die  ' zwei  EIcktrolyte 
enthält,  so  wird  er  nach  der  Dissoziations- 
theorie der  Elektrolyse  zum  Teil  von  den 
freien  Ionen  des  einen  und  zum  Teil  von 
denen  der  anderen  Elektrolyten  geleitet. 
In  welchem  Masse  dies  von  dem  einen  oder 
andern  geschieht,  hängt  ab  von  der  Anzahl 
der  freien  Ionen  der  bezüglichen  Elektrolyten, 
die  zugegen  sind,  und  von  ihren  Geschwindig- 
keiten in  der  Richtung  des  Stroms.  Man 
bezeichne  nun  mit  N,  N,  die  Anzahl  der 
Grammäquivalente  pro  Volumeinheit  in  einer 
verdünnten  Lösung,  die  zwei  Elektrolyte, 
I und  2,  enthält,  die  ein  Ion,  z.  B.  den 
elcktropositiven  Bestandteil,  gemein.sam  haben 
(natürlich  kann  man  auch,  mutatis  mutandis. 
das  Folgende  auf  den  Fall  übertragen,  wo 
der  elektropositive  Bestandteil  gemeinschaft- 
lich ist),  wobei  vorausgesetzt  wird,  dass  die 
beiden  Fllektrolyte  nicht  chemisch  auf  ein- 
ander einwirken  und  keine  Neigung  zeigen, 
Verbindungen  einzugehen.  Man  bezeichne 
ferner  mit  a,  a,  die  Zersetzungskoeffizienten 


der  bez.  Elektrolyte,  mit  s den  Querschnitt 
der  elektrolj'tischcn  Zelle,  durch  welche  der 
.Strom  geschickt  wird,  und  zwar  während  der 
Zeit  t,  und  endlich  mit  u,  u,  die  Geschwindig- 
keiten der  beiden  elektropositiven  Bestand- 
teile. Dann  sinds  t o,  N,  u,  und  s t «,  N,  u,  die 
Ausdrücke  für  die  Anzahl  Gramme  des  elektro- 
positiven Bestandteils,  die  durch  den  Strom 
durch  einen  Querschnitt  der  Zelle  umgesetzt 
sind.  Wenn  v die  Geschwindigkeit  des 
eicktronegativen  Bestandteils  ist,  so  sind 
s t a,  N,  v,  st  a,  N,  V die  Anzahl  Gramme  des 
ähnlich  umgesetzten  elektronegatisen  Be- 
standteils. Hieraus  ergiebt  sich  für  die  .'\n- 
zahl  der  entsprechenden  Anzahl  Gramme  des 
clektropo.sitiven  Bestandteils,  die  ursprünglich 
an  der  Kathode  erscheinen  werden,  der  Aus- 
druck; sta,  N[(u,  -j-v)undbez.s  t a,N,  (u,-(- v)- 
Von  den  in  obigen  Ausdrücken  ent- 
haltenen Grössen  können  s,  t,  N,,N,  bei  allen 
Beobachtungen  des  Ganges  der  Elektrolyse 
von  oben  bczeichncten  Lösungen  bestimmt 
werden.  Die  Werte  von  a,  und  a,  können 
im  Falle  solche  Lösungen  vorhanden  sind, 
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ebenfalls  bestimmt  werden.  Man  muss  aber 
die  Lösung  genügend  verdünnen  und  ferner 
zuverlässige  Angaben  besitzen  über  die 
Aenderung  des  Leitungsvermögens  ein- 
facher Lösungen  mit  i und  2 mit  der  Kon- 
zentration. Die  bereits  früher  beschriebene 
Methode  ist  mit  Erfolg  auf  die  Berechnung 
des  Leitungsvermögens  und  anderer  physi- 
kalischer Eigenschaften  angewandt  worden, 
und  zwar  nicht  allein  bei  Lösungen,  die  zwei 
Elektrolyte  enthielten,  sondern  die  noch 
komplizierter  waren. 

Die  Werte,  welche  die  Geschwindig- 
keiten der  Ionen  in  genügend  verdünnter 
Lösung  eines  einzelnen  Elektrolyten  unter 
einem  gegebenen  I’otentialwert  haben  werden, 
kann  man  bestimmen,  wenn  man  zuverlässige 
Angaben  über  ihr  Leitungsvermögen  und 
ihre  elektrolytische  Zersetzung  besitzt.  Aber 
wie  man  diese  Geschwindigkeiten  nach  der 
Dissoziationstheorie  als  geändert  betrachten 
muss  durch  das  Zugegensein  eines  anderen 
Elektrolyten  in  der  Lösung,  ist  nicht  be- 
kannt. Wenn  man  daher  die  obigen  Aus- 
drücke zur  Berechnung  des  Betrags  der  durch 
den  Strom  umgesetzten  Ionen  verwenden 
will,  so  muss  man  zunächst  eine  Annahme 
machen  und  zwar  über  die  Frage,  wie  die 
lonengeschwindigkeitcn  in  zusammenge.sctztcr 
Losung  sich  zu  ihren  bekannten  Werten  in 
einfachen  Lösungen  verhalten.  Die  Annahme 
wird  dann  durch  einen  Vergleich  zwischen 
den  berechneten  und  beobachteten  Werten 
der  umgesetzten  Mengen  von  Ionen  be- 
wiesen. 

Es  scheint  nun  die  Annahme  natürlich, 
die  auch  allgemein  verbreitet  ist,  dass  in 
dem  Falle  verdünnter  zusammengesetzter 
Lösungen  die  lonengeschwindigkeiten  jedes 
Elektrolyts  direkt  durch  die  Gegenwart  eines 
oder  mehrerer  andern  nicht  beeinflusst  wird. 
Aber  selbst  wenn  das  sicher  ist,  so 
entsteht  doch  die  Frage:  Sind  die  Ge- 

schwindigkeiten der  Ionen  der  bez.  Elektro- 
lyte dic.selben,  wie  sie  a)  in  einfacher  Lösung, 
sind,  deren  Konzentration  gleich  ist  der 
Konzentration  der  zusammengesetzten  Lösung 
bezogen  auf  die  bez.  Kilektrolyte,  oder  b)  wie 
sie  in  einfacher  Lö.sung  sind,  die  eine 
ionische  Konzentration  haben,  die  gleich 
der  Konzentration  der  zusammengesetzten 
Lösung,  bezogen  auf  die  freien  Ionen  der  in 
Betracht  kommenden  Elektrolyte,*  Es  könnten 
sich  noch  andere  Annahmen  aufdrängen, 
aber  diese  scheinen  am  einleuchtendsten  zu 
sein.  Es  ist  zwecklos,  von  vornherein  sie 
auf  ihre  Wahrscheinlichkeit  zu  prüfen,  seit 
es  möglich  i.st,  sie  am  Pnifstein  der  That- 
sachen  zu  erproben;  ich  muss  aber  doch 


noch  einflcchten,  dass  die  letztere  Annahme 
unwahrscheinlicher  erschien,  da  sic  sich  mehr 
mit  der  Di.ssoziationstheoric  deckt.  Wenn 
nun  als  wahrscheinlich  angenommen  wird, 
dass  die  Geschwindigkeiten  der  freien  lone 
des  Elektrolyts  i in  verdünnten  Lösungen, 
die  I und  2 enthalten,  direkt  durch  die  An- 
wesenheit von  2 unberührt  bleiben,  so  würde 
es  auch  gleich  wahrscheinlich  erscheinen,  dass 
.sie  auch  durch  die  Gegenwart  unzersetzter 
Moleküle  von  i nicht  beeinflusst  werden, 
sodass  sie  also  abhängig  sind  lediglich  von 
der  zXnzahl  der  freien  Ionen  von  i in  der 
Lösung,  und  dass  sie  folgerichtig  so  gross 
sein  müssen  wie  in  einer  einfachen  Lösung 
von  I,  die  dieselbe  Anzahl  freier  Ionen  pro 
Volumeinheit  hat.  Für  ausserordentlich  ver- 
dünnte Lösungen  jedoch  sind  die  beiden 
Annahmen  nicht  zu  unterscheiden,  und  für 
stark  verdünnte  Lösungen  können  sie  also 
beide  fast  dieselben  Resultate  geben. 

Da  die  lonengeschwindigkeiten  einfacher 
Lösungen  aus  ihrcnllittorfschenTransferenz- 
Zahlen  berechnet  werden  können,  so  kann 
man  die  obigen  Ausdrücke  in  bequemer  Form 
iiberfuhren  wie  folgt:  Wenn  a der  Zersetzungs- 
koeffizient einer  einfachen  Lösung  ist  (wenn 
man  die  einfache  Lösung  nach  einer  der  beiden 
oben  erwähnten  Annahmen  betrachtet),  II  die  Ge- 
schwindigkeit des  elektropositiven  Teils,  v die 
HittorfscheTransferenzzahl  für  den  positiven 
Bestandteil,  p das  äquivalente  I-eitungsver- 
mögen,  ;iv  dasselbe  Leitungsvermögen  in 
unendlich  verdünnter  Losung,  1’  der  Potential- 
wert  und  ir,  das  elektrochemische  Aequivalent 
des  Wasserstoffs,  so  hat  man; 

u T,  P V p z = r,  P V ji-e., 
wenn  die  Lösung  genügend  verdünnt  ist. 
Hieraus  ergiebt  .sich  die  Anzahl  der  Gramm- 
ä()uivalente  der  bez.  positiven  Teile,  die 
durch  den  Strom  umgesetzt  werden,  gleich: 
s t r,  P a,  N,  V,  [zv,  und  s t T,  P a,  Nj  v,  pcv),. 
Hierin  bedeuten;  a,  und  z,  die  Zersetzungs- 
koeffizienten der  betr.  Elektrolyte  in  der 
zusammengesetzten  Lösung,  px',  und  pex, 
das  äi|uivalente  Leitungsvermögen  in  unend- 
licher V'erdünnung,  und  zwar  von  einfachen 
Liisungen  der  betr.  IClektrolyte,  und  endlich 
V,  und  V,  die  T'ransfercnzzahlen  der  positiven 
Teile  für  die  einfachen  Losungen  von  I und  2 
bezw.  die  man  mit  Hülfe  der  obigen  An- 
nahmen bestimmt. 

Mit  Hülfe  dieser  Ausdrücke  kann  man 
sofort  beweisen,  dass  die  Ergebnisse  der 
Elektroly.se  verdünnter  zusammengesetzter 
Lösungen  berechnet  werden  können,  und 
dass  die  oben  gegebenen  Annahmen  an- 
wendbar sind. 
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Zwei  Untersuchungen,  die  neulich  von 
Schräder  und  Hopfgartner  veröffentlicht 
wurden,  setzen  uns  in  den  Stand,  eine  Reihe 
solcher  Beweise  anzuwenden.  Beide  Be- 
obachter studierten  mehr  oder  weniger  ver- 
dünnte wässerige  Lösungen,  die  zwei  Elektro- 
lyte  mit  einem  gemeinschaftlichen  Ion  ent- 
hielten, und  messen  in  jedem  Falle  die 
Aenderungen,  die  infolge  des  Durchgangs 
des  Stromes  in  dem  Teile  der  die  benachbarte 
Elektrode  umgebenden  Flüssigkeit  und  die 
Menge  Silber,  die  in  einem  Voltameter  aus- 
gefallt wurde,  durch  welches  man  denselben 
Strom  schickte.  Sie  bestimmten  so  die 
Mengen  der  verschiedenen  Ionen,  die  durch 
den  Stroip  umgesetzt  wurden,  und  die  totale 
Menge  dieser  Ionen,  die  anfänglich  bei  den 
Elektroden  auftraten.  Schräders  Lösungen 
enthielten  Kaliumjodid  und  -chlorid.  ferner 
Schwefelsäure  und  Kupfersulfat,  während 
Hopfgartner  Chlornatrium  und  Salzsäure, 
sowie  Bariumchlorid  und  Salzsäure  unter- 
suchte. 

Keine  von  beiden  Abhandlungen  liefert 
aber  alle  für  die  vollständige  Anwendung  der 
oben  gegebenen  Ausdrücke  erforderlichen 
Daten,  da  die  Werte  von  s und  P nicht  be- 
obachtet wurden.  Man  muss  sich  daher  auf 
die  Berechnung  des  Verhältnisses  zwischen 
den  Mengen  der  verschiedenen  Ionen,  die 
durch  den  Strom  umgesetzt  werden,  be- 
schränken. Man  nenne  es  Transferenzver- 
hältnis,  und  es  wird  offenbar  durch  den 
Ausdruck; 

o,  N,v,  pco, 

wiedergegeben.  Aus  demselben  Grunde  kann 
auch  die  Gesamtz.ahl  äquivalenter  Gramm- 
ionen, die  an  den  Elektroden  auftreten,  nicht 
berechnet  werden.  Man  kann  aber  die  be- 
obachteten Werte  der  durch  den  Strom  ura- 
gesetzten  Mengen  der  verschiedenen  Ionen 
benutzen,  um  eine  partielle  Berechnung  der 
Gesamtzahl  der  äquivalenten  Grammionen 
durchzuführen,  die  an  den  Elektroden  er- 
scheinen. Diese  ist  natürlich  gleich  der 
Anzahl  der  Grammäquivalente  Silber,  die  im 
Voltameter  gefällt  wurden.  Denn  die  Ge- 
samtzahl der  Gramme  des  elektroporitiven 
Bestandteils  z.  B.,  die  sich  an  der  Kathode 
ausscheiden,  wird  sein; 

Q = s t ij  P (a.  N,  (kV-,  -f  a,  N, 

“ ‘ \ V,  ■ V,  ) 

= M.  I ^ 

” Vl  V, 


worin  M,  und  M,  die  Anzahl  Gramm  des 
positiven  Bestandteils  bedeuten,  die  vom 
Strom  umgesetzt  werden.  Wenn  q,  m,  m, 
die  entsprechenden  Werte  in  Gramm  sind 
von  Q,  M,  M,  und  a,  a, , o,  die  äquivalenten 
Gewichte  von  Silber  und  der  verschiedenen 
Ionen  von  i und  2,  so  hat  man; 

am,  , a m, 

q = 

a,  v,  a,  V, 

Die  Möglichkeit  der  Berechnung  des 
Silberniederschlags  q,  mit  Hülfe  dieses  Aus- 
drucks, kann  nur  als  partieller  Beweis  für  die 
Anwendbarkeit  der  Dissoziationstheorie  und 
der  besonderen  .\nnahme  gelten,  welche  die 
Werte  von  v,  und  v,  bestimmt,  aber  dieser 
Beweis  ist  trotzdem  bemerkenswert. 

Die  in  den  obigen  Ausdrücken  vor- 
kommenden W'erte  der  N und  m werden 
von  den  oben  erwähnten  Beobachtern  ge- 
liefert. Für  die  |i<n>  wurden  Kohlrauschs 
Werte  benutzt,  nämlich;  1030  für  Chlor- 
natrium, 1150  für  Chlorbarium,  3530  fiir 
Salzsäure,  1230  für  Kaliumjodid  und -chlorid, 
3740  für  Schwefelsäure  und  1 1 20  für  Kupfer- 
sulfat, alle  Werte  ausgedrückt  in  Zahlen,  die 
10-’  mal  grösser  sind  als  das  Leitungs- 
vermögen von  Quecksilber  bei  o*  C.  Diese 
Werte  gelten  für  i8*,  und  die  Beobachtungen 
Hopfgartners  wurden  ungefähr  bei  dieser 
Temperatur  angestellt.  Schräder  giebt  die 
Temperatur  nicht  an,  bei  der  er  seine  Be- 
obachtungen anstellte,  die  er  also  bei  der 
gewöhnlichen  im  Laboratorium  herrschenden 
Temperatur,  d.  s.  ungefähr  i8*C.,  angestellt 
haben  wird.  ‘ 

Für  die  Atomgewichtszahlen  wurden 
folgende  Werte  benutzt;  107,94  für  Silber, 
23,06  für  Natrium,  137  für  Barium,  63,0  für 
Kupfer,  126,86  für  Jod  und  35,453  für  Chlor. 

Die  Werte  der  a wurden  nach  der 
eben  erwähnten  Methode  bestimmt;  diese 
verlangt  die  Kenntnis  des  Leitungsvermögens 
hinreichend  ausgedehnter  Reihen  einfacher 
Lösungen  der  verschiedenen  Elektrolyte. 
Folgende  bei  i8*  C angestellten  Beobach- 
tungen sind  zuverlässig;  Kohlrauschs  Be- 
obachtungen für  alle  diese  Elektrolyte,  die 
von  Mc.  Intosh  für  Natriumchlorid  und 
Salzsäure,  die  von  Mc.  Kay  fiir  Natrium-  und 
Bariumchlorid  und  die  von  Archibald  für 
Natrium-  und  Kaliumchlorid  und  Kupfer- 
sulfat. Für  die  Chloride  und  Kupfersulfate 
sind  daher  genügend  vollständige  Angaben 
vorhanden,  um  die  Konzentrationen  von 
Ionen  aufzufinden,  die  den  Verdünnungs- 
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reihen  der  einfachen  Lösungen  entsprechen, 
ebenso  kann  man  die  Kurve  zeichnerisch 
festlegen,  welche  die  Konzentration  der  Ver- 
dünnung der  Ionen  bestimmt.  Für  Jodkalium 
Schwefelsäure  waren  die  Daten  etwas  mager, 
aber  sie  lieferten  doch  eine  genügende  Zahl 
von  Funkten,  um  zu  zeigen,  dass  die  Gestalt 
der  Kurven  den  bez.  Kurven  für  Chlorkalium 
und  Kupfersulfat  ähnlich  war.  Die  Kurven 
wurden  dementsprechend  durch  die  wenigen 
bekannten  Punkte  derart  eingetragen,  dass 
sie  diese  .Vehnlichkeit  zum  Ausdruck  brach- 
ten, waren  aber  natürlich  nicht  so  zuverlässig 
wie  die  anderen.  Die  a wurden  aus  den 
oben  genannten  Kurven  nach  dem  bereits 
erwähnten  Verfahren  bestimmt.  Es  muss 
jedoch  beachtet  werden,  dass  diese  Methode 
voraussetzt,  dass  der  Festsetzungskoeffizient 
für  eine  einfache  Lösung  gleich  ist  dem 
Verhältnis  des  äquivalenten  Leitungsver- 
mogens  zum  äquivalenten  Leitungsvermögen 
bei  unendlicher  Verdünnung;  die.se  Annahme 
ist  aber,  streng  genommen,  nur  für  ausser- 
ordentliche Verdünnung  gültig  und  unter 
der  Voraussetzung,  dass  die  ,'\rt  und  Weise 
der  Zersetzung  aller  Moleküle  jedes  einzelnen 
Elektrolyten  dieselbe  und  unabhängig  von 
der  V'erdünnung  ist. 

Hei  der  Anwendung  dieser  Methode 
hatte  der  Verfasser  vorausgesetzt,  dass  in 
allen  Fällen  die  Lösungen  nur  Elektrolyte 
mit  einem  gemeinschaftlichen  Ion  enthielten. 
In  dem  Falle  der  Schwefelsäure  und  des 
Kupfersulfats  i.st  aber  diese  Annahme 
zweifelhaft.  Denn  i.  H,SO,  kann  sich  in 
H und  USO,  als  Ionen  zersetzen,  denn 
Ostwald  hatte  gefunden,  dass  er  die 
Aenderung  der  Leitungsvermögen  der 
Lösungen  dieser  .Säure  mit  der  Konzentration 
nur  durch  die  Annahme  erklären  konnte, 
dass  die  .Säure  in  Lösungen  von  starkem 
Gehalt  sich  in  H und  USO,  zersetzt,  aber 
in  Hj  und  SO,  nur  bei  genügend  starker 
Verdünnung.  ln  diesem  Falle  würde  die 
Lösung  zwei  Elektrolyte  mit  keinem  gemein- 
schaftlichen Ion  enthalten,  und  ein  drittes 
Ion,  nämlich  Cu(HSO,)„  das  saure  Kupfersul- 
fat, könnte  sich  durch  die  Verbindung  derfreien 
lone  bilden.  Dieses  Salz  ist  in  krystallinischer 
Form  noch  nicht  erhalten  worden,  aber  da 
die  entsprechenden  Salze  von  Zink,  Mag- 
nesium, Mangan.  Blei  und  anderen  Metallen 
so  erhalten  worden  sind , so  ist  es  w-ahr- 
scheinlich  genug,  dass  es  sich  in  der  Lösung 
bilden  könnte.  Die  oben  erwähnte  Methode, 
die  Zersetzungskoeffizienten  in  zusammen- 
gesetzten Lösungen  zu  bestimmen,  könnte 
auf  eine  derartige  Lösung  angewandt  werden, 
wenn  der  Betrag  der  drei  anwesenden 


Elektrolyte  und  die  Aenderung  des  Leitungs- 
vermögens einfacher  Lösungen  derselben 
mit  der  Konzentration  bekannt  wären.  Da 
aber  diese  Nachrichten  fehlen,  so  kann  man 
sie  nicht  anwenden.  2.  Die  Schwefelsäure 
kann  sich  teils  in  II  und  HSO„  teils  aber 
auch  in  H,  und  SO,  zersetzen,  in  welchem 
Falle  wir  eine  noch  kompliziertere  Lösung 
haben  würden,  die  man  also  unmöglich  be- 
handeln könnte.  3.  Ganz  unabhängig  von 
der  Art  und  Weise  der  Zersetzung  der 
Schwefelsäure  können  die  unzersetzten 
Moleküle  der  Säure  und  des  Salzes  das  saure 
Salz  bilden,  in  welchem  Falle  man  auch 
eine  zusammengesetzte  Lösung  erhalten 
wurde,  die  nicht  behandelt  werden  könnte. 
Verfasser  hat  angenommen,  da.ss  sich  die 
Säure  in  H,  und  SO,  zersetzt,  und  dass  sich 
kein  saures  Salz  bildet,  nicht  etwa,  weil  er 
die  andere  Art  der  Zersetzung  oder  die 
Bildung  des  sauren  Salzes  für  unwahr- 
scheinlich hielt,  sondern  weil  dies  die  einzige 
Annahme  ist,  für  deren  rechnerische  Behand- 
lung Daten  vorhanden  sind.  Die  Ab- 
weichung der  Werte,  die  auf  Grund  dieser 
Annahme  berechnet  wurden,  von  den  durch 
Beobachtung  gewonnenen,  kann  uns  möglicher- 
wei.se  Einsicht  in  die  Zusammensetzung  der 
Lösung  gewähren. 

Die  Bestimmung  der  Werte  der  v v's  er- 
heischt die  Kenntnis  i.  der  Werte  der  Trans- 
ferenzz.ahlen  für  Reihen  einfacher  Lösungen 
der  Elektrolyte  und  2.  der  Konzentrationen 
der  einfachen  Lösungen,  für  die  die  Werte 
entsprechend  den  obigen  Annahmen  zu 
finden  sind. 

In  dem  Falle  der  Chloride  von  Natrium 
und  Barium  und  der  Salzsäure  hat  Hopf- 
gartner  Werte  der  Transferenzzahlen  für 
eine  Anzahl  einfacher  Lösungen  von  jedem 
gegeben.  Auch  waren  die  Werte  aus  Fitz- 
patricks und  Kohlrauschs  Tabelle  für 
diese  Elektrolyte  brauchbar.  Das  aber 
Hopfgartners  Werte  gewonnen  waren  ver- 
mittelst Experiment  mit  denselben  Lösungen, 
mit  denen  er  seine  elektrolytischen  Versuche 
anstellte,  und  da  sie  gut  miteinander  über- 
einstimmen, besser  wie  die  der  erwähnten 
Tabellen,  so  hat  Verfasser  von  diesen  Werten 
allein  Gebrauch  gemacht.  Für  die  Trans- 
ferenzzahlen von  Kaliumjodid  und  Kalium- 
chlorid, Kupfcrsulfat  und  Schwefelsäure 
waren  die  einzigen  verfügbaren  zVngaben 
die  aus  Kohlrauschs  und  Fitzpatricks 
Tabellen. 

Die  benutzten  Beobachtungen  waren 
folgende  (Mac  Gregor): 
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Tabelle  I. 


KonxentniUoo 

Trantferenzxahlen 

fr.  — iqni. 
Liter 

für  den  potitiren  Beetaodteil  ron 

fär  den  negatireo  too 

NäCI 

>/,  BaCl, 

HCl 

Vi  CUSO4 

*/|  H,SÜ4 

KQ 

KJ 

0,05 









— 

0,509 

- 

0,! 

0,383 

0,421 

0.833 

0,36 

0,79 

0,507 

- 

0,2 

0,378 

0,408 

0,836 

|o,35 

|o,36 

0,79 

0,512 

_ 

0.3 

— 

— 

— 

0,35 

0,512 

— 

0,5 

0.377 

0,389 

0,833 

0,32 

0,7 

— 

— 

0,32 

- 

0.514 

0.705 

— 

. — 

— 

0,511 

0,8 

0,365 

0.383 

0,843 

— 

— 

— 

0,9 

0,365 

~ 

0,841 

— 

— 

— 

— 

I.o 

- 

— 

— 

10.30 

10.31 

0,83 

- 

- 

1.5 

10,28 

(0,29 

2.0 

— 

— 

0,27 

0,81 

0,516 

— 

2,01 

— 

- 

— 

— 

— 

0,512 

Die  Transferenzzahlen  für  das  eigentliche 
Ion  einer  Lösung  von  beliebig  gegebener 
Konzentration  wurden  gefunden,  indem  man 
die  zuverlässigen  Werte  als  Abszissen,  die 
Konzentration  als  Ordinaten  eintrug  und  die 
zugehörige  Kurve  einzeichnete,  aus  der  man 
dann  die  verlangte  Transferenzzahl  ablas. 
In  dem  Falle  des  Kaliumjodids  benötigte 
dieses  Verfahren  eine  umständliche  Extra- 
polation. Da  aber  innerhalb  der  Konzen- 
trationsweise, auf  welche  sich  die  verfüg- 
baren Beobachtungen  über  dieses  Salz 
beziehen,  diese  Kurve  ähnlich  ist  der  für 
Kaliumchlorid,  so  wurde  die  Extrapolation 
ausgeführt  auf  Grund  der  Annahme,  dass 
diese  Aehnlichkeit  auch  im  weiteren  Ver- 
laufe erhalten  bleiben  würde.  Diese  An- 
nahme wird  zwar  durch  die  allgemeine 
Aehnlichkeit  in  den  Eigenschaften  dieser 
beiden  Elektrolyte  gestützt,  ist  aber  natür- 
lich sehr  zweifelhaft. 

Die  Konzentrationen  der  einfachen 
Lösungen,  deren  Transferenzzahlen  benutzt 
werden  sollten  in  den  obigen  Ausdrücken, 
w'urden  in  jedem  gegebenen  Falle  leicht 
bestimmt.  Im  Falle  der  Annahme  a)  waren 
die  Konzentrationen  und  N,  bez.  In  b) 
wurden  o,  und  o,  der  Elektrolyte  in  der 
zusammengesetzten  Lösung  gefunden,  N,, 
N,  waren  bekannt,  und  so  fand  man 
die  Anzahl  äquivalenter  Grammionen  pro 


Volumeinheit,  nämlich  a,N,  und  o,N,. 
Das  sind  die  Werte  der  Konzentrationen, 
bezogen  auf  die  Ionen  der  einfachen 
Lösungen,  deren  Transferenzzahlen  gebraucht 
werden  sollen.  Die  Konzentrationen  dieser 
Lösungen  wurden  aus  der  für  die  Bestimmung 
der  «’s  erforderlichen  Kurven  gewonnen. 

Die  Tabellen  U und  III  enthalten  die 
Daten  für  die  Werte,  die  auf  den  oben 
erwähnten  verschiedenen  Wegen  bestimmt 
wurden,  wobei  die  Konzentrationen  aus- 
gedrückt wurden  in  Zahlen  äquivalenter 
Grammmoleküle  oder  äquivalenter  Gramm- 
ionen, wie  gerade  der  Fall  liegt,  pro  Liter. 

Da  die  Genauigkeit  mancher  Daten  in 
obigen  Tabellen  von  der  der  Zersetzungs- 
koeffizienten der  Elektrolyte  in  den  ver- 
schiedenen zusammengesetzten  Lösungen 
abhängt,  so  mag  es  angebracht  erscheinen, 
bevor  man  weitergeht,  zu  entscheiden, 
welches  Vertrauen  man  in  die  für  die 
Koeffizienten  erhaltenen  Werte  setzen  darf. 
Man  kann  dies  beweisen  durch  Anwendung 
des  Gesetzes  vom  Zersetzungsgleichgewicht, 
dass  nämlich  die  Häufigkeit,  mit  der  sich 
Moleküle  zersetzen,  gleich  sein  muss  der 
Häufigkeit,  mit  der  sich  freie  Ionen  wieder 
verbinden.  Im  Falle  linärer  Elektrolyte 
nimmt  er,  ausgedrückt  in  den  oben  an- 
genommenen Bezeichnungen,  folgende  Ge- 
stalt an: 
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r-  ■».  N'l  (®i  N,  + «,  N,)  ^ 

‘■■--  V- 

worin  C,  und  C,  Konstanten  bedeuten.  Man 
muss  aber  im  Sinne  behalten,  dass,  da  ähn- 
lich berechnete  Werte  für  die  Glcichgewichts- 
konstanten  für  einfache  Lösungen  nur  eine 


o»2  N,  (g,  Ni  + a,  N,), 

mehr  oder  weniger  rohe  .Annäherung 
an  die  Konstante  aufweisen,  man  für  die 
zusammengesetzten  Lösungen  nicht  mehr  als 
nur  angenäherte  Konstanz  erwarten  kann. 


Tabelle  II. 


KoDzeotruüon  der 

ZersetzQDgskoelbzicoten 

Ionische  Konzentration 

Nummer 

lusummeoges.  Lösung 

in  zusammenget.  Lösungen 

zusammenges. 

Lösungen  be- 

der 

bezogen  auf 

von 

sogen  auf  freie  Ionen  ron 

Lotunj; 

(I) 

(«) 

(3) 

(4) 

IS)  : 

(6) 

N»C1 

Ha 

N»C1 

HCl 

NaCI 

HCl 

I 

0,1 

“ 

0,9 

0,6596 

0,7892 

0,0660 

0,7103 

2 

0.2 

0,8 

0,6664 

0,7909 

0,1333 

0,6327 

3 

0,5 

0.5 

0.6734 

0,7986 

0.3367 

0,3993 

4 

0,8 

0,2 

0,6741 

0,8036 

0,5393 

0,1607 

5 

0,9 

0,1 

0,6759 

0,8061 

0,6083 

0,0806 

BaCIi 

HCl 

</i  B.iCl, 

HCl 

■/•  B*C1, 

HCl 

0,2 

0,8 

0,5409 

0,7975 

0,1082 

0,6380 

2 

0,5 

0,5 

0,5508 

0,8092 

0.2754 

0,4046 

3 

0,6677 

0.3333 

0,5603 

0,8115 

0,3736 

0,2705 

KJ 

KCl 

KJ 

KCl 

KJ 

KCl 

. 

0,02595 

0,02571 

0,9071 

0,9020 

0,02354 

0,02319 

2 

0,03442 

0,04748 

0,8644 

0,8583 

0,02985 

0,04075 

3 

0,03074 

0,06176 

0,8700 

0,861 1 

0,02674 

0,05318 

4 

0,01992 

0,03720 

0,8928 

0,8822 

0,01779 

0,03282 

>/,H,SO, 

■J.CoSO. 

■;,H,.so, 

coso. 

n,so. 

■/,  CnSO. 

0,04168 

0, 10446 

0,5529 

0,3318 

0,02305 

0,03466 

2 

0,02753 

0,06618 

0,5928 

0,3776 

0,01632 

0,02499 

3 

0,05297 

0, 1 2607 

0,5591 

0,3156 

0,02962 

0,03978 

4 

0,09256 

0,16702 

0,6240 

0,2808 

0,05776 

0.04690 

5 

0.13753 

0,24899 

0,6684 

0,2445 

0,09192 

0,06086 

6 

0,19605 

0,34673 

0,64 1 $ 

0,2225 

0,12576 

0,07714 

7 

0,06326 

0,11087 

0,5605 

0,3114 

0,03546 

0,03453 

8 

0,07217 

0,07135 

0,5544 

0,3276 

0,04001 

0,02337 

9 

0,15453 

0.14727 

0,6486 

0,2525 

0,10023 

0,03719 

. 10 

0,18043 

0,14830 

0,6704 

0.2349 

0,12096 

0.03493 

Die  Tabelle  IV  giebt  die  Werte  Die  Lösungen,  die  Natriumchlorid  und 

der  Gleichgewichtskonstanten,  berechnet  mit  Salzsäure  enthielten,  hatten  alle  dieselbe 
den  Zersetzungskoeffizienten  der  Tabelle  II,  Konzentration,  ein  Grammäquivalent  pro 
Kolumne  (})  und  (4),  für  die  zwei  Serien  Liter,  und  sind  nach  ihrer  Konzentration  be- 

von  Lösungen,  die  linäre  Elektrolyte  ent-  zogen  auf  das  Natronsalz  angeordnet,  welche 

hallen.  von  0,1  bis  0,9  Grammäquivalente  pro  Liter 
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Tabelle  III. 


Nttouner 

Jer 

zusammenfeteuien 

laÖfUOgCD 

. 

KonecDtratiTe  einfacher 
LösDDgen  mit  ioqiacher 
Konzeotration 

der  Reihen  (5)  nnd  (6)  auf 
Tabelle  11 

Tranafcrenizahlen  für  den  potitiven  Teil  ernlacher 
laöaungen  mit 

den  Konzentrationen  der  den  ioaiaehen  Konien* 

Kolomneo  (l)  und  (3)  ?on  trutionen  der  Kolumnen  (5) 

Tabelle  11  and  (6)  auf  Tabelle  11 

NaCI 

HCl 

NaCl 

HCl 

NuCI 

llCl 

0,076 

0,885 

0,3817 

0,8424 

0,3825 

0,8424 

2 

0,165 

0,774 

0.3796 

0,8408 

0,3804 

0.8403 

3 

0,450 

0,464 

0.3727 

0.8362 

0.3740 

0,8358 

4 

0.774 

0.179 

0,3662 

0,8343 

0,3666 

0,8342 

5 

0,892 

0.0850 

0,3640 

0,8340 

0,3640 

0,8340 

»/,  BaCl, 

HCl 

'/iBuCl, 

HCl 

BaCI, 

HCl 

0,152 

0,781 

0,4086 

0,8408 

0,4132 

0,8405 

2 

0,433 

0,473 

0,3890 

0,8362 

0,3920 

0,8360 

3 

0.61 1 

0,305 

0,3866 

0.8350 

0,3864 

0,8350 

Kl 

KO 

Kl 

KO 

0.0222 

0.02 1 3 

— 

— 

0,498 

0,503 

2 

0,0326 

0,0459 

__ 

— 

0,498 

0.503 

3 

0,0289 

0,0610 

— 

- 

0,498 

0,504 

4 

0,0164 

0.0373 



— 

0,497 

0,503 

V,H,SO. 

1,1.  CnSO, 

■,.H,SO. 

>/,  CuKO, 

0,0357 

0,0885 

— 

— 

0.785 

0.365 

2 

0,0220 

0,0610 

■ _ 

0.780 

0.370 

3 

0,0474 

0,1064 

— 

— 

0,784 

0.365 

4 

0,1053 

0,1316 

— 

0,788 

0,360 

5 

0.1515 

0,1852 

— 

— 

0,790 

0.355 

6 

0,1961 

0,2564 

— 

— 

0.790 

0,346 

7 

0,0588 

0,0893 

_ 

0,785 

0,362 

8 

0.0685 

0,0562 

— 

0,786 

0,305 

9 

0,1639 

0,0980 

— 

0,790 

0,363 

10 

0.1905 

0,0909 

— 

0,792 

0,363 

geordnet  ist.  Wie  man  für  .so  starke 
Lösungen  erwarten  konnte,  ändern  sich  die 
für  C,  und  C,  erhaltenen  Werte  mit  der 
Konzentration  bezogen  auf  die  beiden  Elek- 
trolyte,  aber  die  Aenderung  ist  so  gering, 
dass  die  Fehler,  die  ihren  Bestimmungen  zur  Last 
fallen,  dieAenderung  unregelmässig  gestalten. 
Die  Differenzen  zwischen  dem  Mittelwert  der 
Konstanten  und  der  einzelnen  Werte 
schwanken  zwischen  0,2  bis  3,3  •/',  und  be- 
tragen meist  weniger  als  2,5  •/,.  Wenn  man 
aber  bedenkt,  dass  ein  in  Prozenten  ge- 
gebener Fehler  in  a,  o,  einen  weit  grösseren 
prozentualen  Fehler  in  C,  und  C|  hervor- 


ruft, so  würde  dieses  Ergebnis  zum  Schlüsse 
fuhren,  dass  man  getrost  grosses  Vertrauen 
auf  die  Werte  für  * setzen  darf,  die  für  die 
Keihe  von  Lösungen  erhalten  wurden. 

Die  Lösungen  von  Kaliumjodid  und 
Chlorid  sind  nach  der  totalen  Konzentration 
angeordnet,  die  auch  die  Anordnung  der 
Konzentration  bezogen  auf  das  Chlorid  dar- 
stellt. Die  Ordnung  der  Konzentration  be- 
zogen auf  das  Jodid  ist  4,  I,  3,  2.  Nummer  i 
ist  fast  gleich  konzentriert  mit  Rücksicht 
auf  beide;  die  andern  sind  weniger  konzen- 
triert bezogen  auf  das  Jodid  als  auf  das 
Chlorid.  Die  totale  Konzentration  schwankt 
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von  0,0$  bis  0,09  Grammäquivalenten  pro 
Liter.  Die  Tabelle  veranschaulicht  eine 
Aenderung  der  berechneten  Werte  der  Kon- 
stanten mit  der  totalen  Konzentration,  und 
da  die  totalen  Konzentrationen  von  i und  4 


nahezu  dieselben  sind,  so  veranschaulicht 
sie  auch  vielleicht  eine  Aenderung  mit  der 
relativen  Konzentration.  Die  Aenderung  der 
Konstanten  ist  grösser,  als  im  Falle  der 
früheren  Serie  der  Lösungen.  Die  Daten 


Tabelle  IV. 


GleicbfewichukoDttftntCD 


Nummer  der 
L6taog 

C, 

DifTercBz  vom 
Mittelwert 
ia  •/• 

C, 

UifTerenz  vom 
Mittelwert 
in  •/• 

Löiun^o,  eotbaltend 

NaCl(i)  und  4CI  (z) 

I 

1,504 

1,1 

! 2,906 

1 0,6 

2 

1-53Ö 

! 2,9 

2,897 

; 0,2 

3 

1,518 

2,1 

2,918 

1,0 

4 

1,448 

2,6 

2,864 

0,9 

5 1 

1.437 

3,3 

2,864 

0,9 

1 Ldtun^en  die  KJ  (i)  uad  HCl  (z)  entbicltcn 

I 

1 0,466 

0,4 

0,430 

0,7 

4 

i 0,423 

9,6 

0,379 

12,5 

2 

0.449 

4,1 

0.427 

1.4 

3 

! 0.534 

14.1 

0,495 

14,1 

für  das  Leitungsvermögen  zur  Bestimmung 
der  a im  Falle  des  Jodids  waren  so  gering, 
dass  man  etwas  anderes  nicht  erwarten 
konnte.  Da  die  Differenzen  zwischen  04 
und  14,1  schwanken,  so  können  auf  die 
a,  die  für  diese  Lösungen  bestimmt  wurden, 
nicht  dasselbe  Vertrauen  gesetzt  werden,  alsim 

_ a,  N,  (a,  N,  4 a,  N,)* 
(l-a,)N, 

wo  I und  2 bes.  das  Bariumsalz  und  Salz- 
säure bezeichnen,  und  wobei  angenommen 
wird,  dass  sich  BaCl,  in  Ba  und  Q,  zer- 
setzt. Es  folgen  die  berechneten  Werte; 


TabeUe  V. 

Lösungen  von  BaCI,  und  HCl. 


Numaer  der 
Lötnog 

Gleichgewichtskonftanten 

C, 

1 c. 

I 

0,656  1 

2.939 

2 

0,567 

2,884 

3 

0,529 

2,788 

Diese  Lösungen  sind  von  gleicher  totaler 
Konzentration  (t  Grammäquivalent  pro 
Liter)  und  sind  geordnet  nach  ihrer  Kon- 
zentration bezogen  auf  Bariumchlorid.  Die 


Falle  des  Kochsalzes  und  der  Salzsäure; 
dasie  aber  14,1  nicht  überschreiten,  so  kann 
man  sie  wenigstens  für  etwas  zuverlässig 
halten. 

Für  Chlorbarium-  und  Salzsäurelösungen 
nimmt  der  Gleichgewichtssatz  die  Gestalt  an: 

o,  N,  («,  N, -f  a,  NO 

(r-a,yN, 

berechneten  Werte  zeigen  beträchtliche  Ab- 
weichung mit  der  relativen  Konzentration; 
C,  ist  nämlich  für  Nummer  1 ungefähr  28 
grösser  als  für  Nummer  3.  Das  ist  aber 
nicht  auf  mangelhafte  Daten  zurückzuführen, 
sondern  auf  das  Verhalten  von  Chlorbarium 
in  Lösung.  Denn  im  Falle  einfacher  Lösungen 
variieren  die  Gleichgewichtskonstanten  für 
BaCl,  mit  der  Konzentration  ungefähr  dreimal 
so  stark  alsfürChlomatriumlösungen,unddaher 
vermutet  man,  dass  die  Moleküle  von  BaCI,  nicht 
in  der  oben  angenommenen  Weise  zersetzt 
werden,  sondern  dass  sich  einige  in  BaCI 
und  CI  zersetzen  können.  Wenn  das  in 
messbarer  Weise  eintritt,  so  wird  das  Ver- 
hältnis des  äquivalenten  Leitungsvermögens 
in  endlicher  und  unendhcher  Lösung 
nur  ein  ungenaues  Ma.ss  für  den  Zer- 
setzungskoeffizienten für  eine  einfache  Lösung 
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darstellen,  und  die  Werte  für  die  Zer- 
setzungskoeffizienten, die  in  obiger  Weise 
bestimmt  sind,  werden  auch  nur  ungenaue 
Annäherungen  darstellen.  Die  Thatsache 
aber,  dass  Mc.  Kay  gefunden  hat,  dass 
das  Leitungsvermögen  von  Losungen,  die 
BaCl,  und  N,C1  aufgelöst  enthalten,  auf 
diese  Weise  berechenbar  ist  bis  zur  Kon- 
zentration I hinaus,  scheint  zu  zeigen, 
dass  die  Zersetzung  in  HaCl  und  CI 
nicht  in  irgend  welchem  grösseren  Mass- 
stabc  erfolgt.  Nichtsdestoweniger  müssen 
wir  die  Zersetzungskoeffizienten  in  diesem 
Kalle  nur  als  blosse  Näherungswerte  be- 
trachten. 

Kür  die  Schwefelsäure  und  das  Kupfer- 
sulfat werden  die  Ausdrücke  für  den  Gleich- 
gewichtssatz von  der  Art  und  Weise  der 
Zersetzung  der  Säure  abhängen,  und  davon, 
ob  das  saure  Salz  zugegen  ist  oder  nicht. 

Auf  Grund  der  verlockenden  obigen 
Annahme,  dass  sich  die  Säure  in  H,  und 
SO,  zersetzt,  und  dass  das  saure  Salz  nicht 
entsteht,  nehmen  sie  folgende  Kormen  an : 


(a.N.)«(«.N,  + a,N.) 

«j  +«,  J<i), 

2'(l  N,) 


worin  i und  2 bezw.  die  Säure  und  das  Salz 
andeuten. 


Tabelle  VI. 

Lösungen  von  H,  SO,  und  CuSO, 


Nammer  der  1 

Löioag 

c,  ä 

...  1 

C, 

2 

0,00098 

0,0125 

1 

0,00165 

0,0143 

3 

0,00261 

0,0160 

7 

0,00317  i 

0,0158 

4 

0,01003 

0,0204 

5 

0,0283  1 

0,0247 

6 

0,0457 

0,0290 

8 

0,00316  1 

0,0154 

9 

0,0254 

0,0232 

10 

0,0384  i 

0,0240 

Die  Lösungen  sind  in  2 Reihen  ange- 
ordnet : die  der  ersteren  sind  weniger,  die  der 
anderen  mehr  konzentriert  bezogen  auf  die 
Säure  als  auf  das  Salz,  ln  jeder  Reihe  sind  sie 
angeordnet  mit  Rücksicht  auf  die  Konzentration 
bezogen  auf  denjenigen  Bestandteil,  der  in  ge- 
geringer  Menge  vorhanden  ist,  eine  Anordnung, 
die  also  näherungsweise  die  Anordnung  nach 


totaler  Konzentration  bedeutet.  In  der  ersten 
Abteilung  schwankt  die  totale  Konzentration 
von  0,09  bis  0,54  und  in  der  zweiten  von 
0,14  bis  0,33.  Die  Konzentration  bezogen 
auf  die  Schwefelsäure  schwankt  von  ungefähr 
0,03  bis  0,2  Grammäquivalente  pro  Liter, 
und  bezogen  auf  Kupfersulfat  von  0,07  un- 
gefähr bis  0,35. 

Die  berechneten  Werte  der  Gleich- 
gewichtskonstanten zeigen  grosse  Abweichun- 
gen, sodass  es  wohl  angebracht  erscheint,  zu 
untersuchen,  obdiesetwa  auf  die  Bestimniungs- 
methode  für  die  Zersetzungskoeffizienten  zu- 
rückzuführen ist.  Mit  diesem  V'orbehalt  ist 
die  folgende  Tabelle  aufgestellt,  die  die 
Gleichgewichtskonstanten  für  einfache  Lösun- 
gen der  beiden  Elektrolyte  enthält.  Die  für 
die  Schwefelsäure  sind  berechnet  worden  auf 
Grund  derselben  Annahme  über  die  Art  der 
Zersetzung  wie  oben,  und  folglich  aus- 
gedrückt durch  die  Formeln: 

a»N»  a»  N 

^ “ l-a  ’ ^ “ 2(l-a)“ 

für  Schwefelsäure  und  Kupfersulfat  bezüglich. 

Tabelle  Via. 


Gleichgewichtskonstanten,einfache  Lösungen. 


II,  so,  H 

j CuSO*H 

Kon- 

sentraiion 

1 Konttanten 

Kod- 

tentration 

KoniuntcD 

1 

0,03 

0,000836 

0,02 

0,00592 

0.5 

1 0,00165 

0,0667 

0,00941 

0,1 

0,00386 

0,1 

0,01150 

0.5 

0,0665 

0.5 

0,02229 

Ks  ist  ersichtlich,  dass  die  Werte  der 
Gleichgewichtskonstanten  für  die  zusammen- 
gesetzten Lösungen  keine  grösseren  Ab- 
weichungen zeigen,  als  die  für  einfache 
Lösungen,  dieselbe  Konzentrationsweise  hin- 
durch. Die  Abweichung  der  berechneten 
Werte  im  Kalle  der  zusammenge.setzten 
Lösung  ist  daher  ziemlich  offensichtlich 
Zurückzufuhren  auf  eine  irrtümliche  Annahme 
über  die  Art  und  Weise  der  Zersetzung  der 
Schwefelsäure. 

Streng  genommen  haben  natürlich  Zer- 
setzungskoeffizienten, die  auf  Grund  einer 
irrtümlichen  Annahme  über  die  Art  und 
Weise  der  Zersetzung  bestimmt  worden  sind, 
keine  endgültige  physikalische  Bedeutung. 
Aber  die  Annahme  mag  nicht  so  irrtümlich 
.sein,  um  sie  vollständig  fehlerhaft  zu  machen; 
denn  man  sollte  bedenken,  dass  trotzdem 
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die  berechneten  Werte  für  die  Gleichgewichts- 
konstanten für  Kupfersulfat  sehr  beträchtlich 
abweichen.  Archibald  hat  nämlichgefunden, 
dass  die  nach  obigem  Verfahren  bestimmten 
Zersetzungskoeffizienten  genau  genug  sind, 
um  das  Leitungsvermögen  von  Lösungen 
mit  Zink-  und  Kupfersulfat  zu  berechnen 
innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungs- 
fehler bis  hinauf  zu  einer  Konzentration  von 
ungefähr  i Grammäquivalent  pro  Liter.  Ein 
entsprechender  Beweis  bei  Lösungen,  die 
Schwefelsäure  enthalten,  ist  nicht  angetreten 
worden.  Es  soll  unten  aber  gezeigt  werden  — 
mit  Hilfe  der  von  Schräder  über  das 
Leitungsvermögen  angestellten  Beobach- 
tungen — dass  für  die  schwächeren  der  obigen 
zusammengesetzten  Lösungen  jedenfalls  die 
berechneten  und  die  beobachteten  Werte  für 
das  Leitungsvermögen  nicht  so  sehr  von 
einander  abweichen,  um  beweiskräftig  dafür 
zu  sein,  dass  man  das  Leitungsvermögen 
überhaupt  nicht  berechnen  kann. 

Demnach  würde  es  scheinen,  dass  die 
Zersetzungskoeffizienten,  obgleichsic  vielleicht 
stark  abweichen,  genau  genug  sein  mögen, 
um  wenigstens  roh  das  Silber-Niederschlag- 
Transfercnzverhältnis  und  das  Silber  be- 
rechnen zu  können,  wenn  keine  andere 
Fehlerquelle  dazu  kommt.  Da  aber  eine 
andere  Fehlerquelle,  nämlich  die  Bildung 
des  sauren  Sulfates,  vermutet  wird,  so  ist 
cs  möglich,  dass  ein  Vergleich  zwischen 
den  beobachteten  und  berechneten  Werten 
dazu  beitragen  kann,  die  Frage,  ob  es  sich 
bildet,  zu  entscheiden.  Trotz  der  fehler- 
haften Natur  der  Zersetzungskoeffizienten  hat 
daher  Verfasser  auch  in  diesem  Falle  die 
Bewegungen  angestellt. 

Lösungen  von  Kochsalz  und  SalzsAure. 

Die  Berechenbarkeit  des  Transferenz- 
verhältnisses  im  Falle  der  Chlornatrium-  und 
Salzsäurelösungen  bildet  den  besten  aller 
der  Beweise,  die  Schräders  und  Hopf- 


gartners  Beobachtungen  ermöglichen,  von 
der  Anwendbarkeit  sowohl  der  Zersetzungs- 
theorie und  der  beiden  Annahmen  über  die 
Geschwindigkeiten  der  Ionen  in  zusammen- 
gesetzten Lösungen  und  zwar  aus  folgenden 
Gründen:  (l)  Der  Ausdruck  für  das  Trans- 
fercnzverhältnis  enthält  die  Zersetzungstheorie 
vollständig,  der  für  den  Silberniederschlag 
nur  bei  einem  verhältnismässig  unwichtigen 
Punkte.  (2)  Der  Ausdruck  für  das  Trans- 
ferenzverhältnis  enthält  nur  Quantitäten, 
die  mit  hoher  Genauigkeit  bestimmt 
werden  können;  der  Silberniederschlag  enthält 
dafür  den  Betrag  der  verschiedenen  Ionen, 
die  durch  den  Strom  umgesetzt  wurden,  die 
aber  notwendigerweise  mit  einem  grossen 
möglichen  Fehler  behaftet  sein  können. 
(3)  Hopfgartner  machte  Beobachtungen 
über  fünf  Lösungen  dieser  Fllektrolyse  von 
derselben  totalen  Konzentration,  und  über 
nur  drei  Lösungen  von  Ba  Clg  und  H CI, 
während  Schräder  Lösungen  von  derselben 
totalen  Konzentration  nicht  trennte.  So 
ermöglichen  die  Beobachtungen  Hopf- 
gartners  über  Lösungen  von  Kochsalz  und 
Salzsäure  eine  Prüfung  durch  graphische 
Behandlung.  (4)  Die  verlügbaren  Daten  sind 
für  diese  Elektrolyse  befriedigender  als  für 
die  anderen.  (5)  Mclntosh  hat  nach- 
gewiesen, dass  man  das  Leitungsvermögen 
von  Lösungen,  die  diese  Elektrolyse 
enthalten  und  die  dieselbe  totale  Konzen- 
tration wie  die  Hopfgartners  haben,  inner- 
halb der  Grenzen  der  Beobachtungsfehler 
mit  Hilfe  der  Dissoziationstheorie  berechnen 
kann. 

Verfasser  giebt  daher  zuerst  die  Resultate 
der  Versuche,  das  Transferenzverhältnis  für 
diese  Reihe  von  Lösungen  zu  geben.  Sie 
sind  in  der  folgenden  Tabelle  niedergelegt, 
worin  das  Transferenzverhältnis  gleich  ist  dem 
Verhältnis  der  Zahl  der  Grammionen  Natrium 
zur  Zahl  der  Grammionen  Wasser,  die  durch 
den  Strom  durch  einen  Zcllenquerschnitt 
ausgetauscht  worden  sind. 


Tabelle  VU. 

T-ösungen  von  Na  CI  und  H CI. 


Nummer  der 
ui;,  l>6no£ 

1 TreotferenEverh&Itois 

beobachtet  | 

berechnet  nach  | 
Annuhme  (a) 

Diffcreni 

^ berechnet  nach 
Annnkme  (b) 

UifTerenz 

I 

0,0151  1 

0,01228 

— 0.00283 

0,01230 

— 0,00281 

2 

0,03142 

0,02775 

— 0,00367 

0,02782 

— 0,00360 

i 

0,1024  ] 

0,1097 

-f  0,0073 

0,1101 

+ 0,0077 

4 

0,5336 

0,4297 

— 0,1039 

0,4303 

— 0,1033 

5 1 

0,9469 

0,9610 

-f  0,0141 

0,9610 

-f-  0,0141 
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Die  Differenzkolumnen  der  obigen  Tafel 
zeigen,  dass  im  Falle  der  beiden  (a)  An- 
nahmen die  Uebereinstimmung  zwischen 
beobachteten  und  berechneten  Werten  völlig 
befriedigend  ist.  In  beiden  befriedigt  die 
/eichcnverteilung  der  Differenzen,  aber  die 
negativen  Differenzen  sind  etwas  grösser  als 
die  positiven.  Ks  ist  offenbar  im  Falle  der 
Annahme  (i)  die  Uebereinstimmung  etwas 
besser,  als  wenn  man  die  Annahme  (a) 
berücksichtigt,  da  die  negativen  Differenzen 
im  ganzen  kleiner  sind  und  die  positiven 
grösser.  Das  zeigt  sich  deutlich,  wenn  wir 
Kurven  zeichnen,  indem  man  die  Werte  für 
das  Verhältnis  des  Betrags  an  Chlornatrium 
zum  Betrage  der  Salzsaure  in  der  Lösung  als 
Ordinaten  und  die  Werte  des  Transferenz- 
verhaltnisscs  als  Abszissen  eintiagt-  (Die 
nötige  Skala  ist  so  gross,  dass  eine  Wieder- 
gabe hierorts  nicht  möglich  ist.)  Man  findet, 
dass  die  berechneten  Werte  auf  einer  wenig 
gekrümmten  Kurve  Hegen.  Die  nach  der 
zweiten  Annahme  konstruierte  Kurve  ist 
praktisch  eine  gerade,  währcml  die  andere 
nach  oben  konvex  ist,  aber  diese  Kon- 
vexität ist  grossenteils,  wenn  nicht  gänzlich, 
der  vierten  Beobachtung  zur  l^st  zu  legen, 
die  nicht  gut  mit  den  übrigen  uberein- 
stimmen  und  wahrscheinlich  mit  einem 
groben  Fehler  behaftet  ist.  Darnach  schiene 
also  Annahme  (b)  wahrscheinlicher  zu  sein, 
als  Annahme  (a). 

Wenn  nun  die  Konvexität  der  Kurve 
als  herrührend  vom  vierten  beobachteten 
Werte  betrachtet  werden  muss,  so  findet 
man,  dass  sie  ein  wenig  steiler  verläuft  als 
die  Kurve,  die  nach  Annahme  (a)  verzeichnet 
wurde.  Das  kann  herruhren  (l)  von  Fehlern 
m den  beobachteten  Werten,  zu  deren  Nach- 
weis die  Beobachtungen  noch  zu  gering 
sind,  oder  (2)  von  Fehlern  in  den  Daten 
der  Berechnung,  deren  Grösse  wir  nicht  ab- 
schatzen  können,  oder  (3)  von  einem  Fehler 
bei  der  Annahme  über  die  Geschwindigkeit 
der  Ionen. 

Die  beobachteten  Werte  sind  Mittel- 
werte von  zwei  bis  vier  Bestimmungen,  die 
bei  derselben  Lösung  ange.stclit  wurden,  und 
die  Mittelwerte  differierten  von  den  am 
mei.sten  abweichenden  Einzel  werten  um  15, 
5,2%,  21,  9,7  und  im  Falle  der  Lösungen 
L 2,  3,  4,  5 bcz.  Sic  haben  daher  einen 
niedrigen  Grad  der  Genauigkeit,  und  eine 
grosse  Zahl  von  Beobachtungen  wurde  es 
benötigen,  um  uns  in  den  Stand  zu  setzen, 
die  Kurve  der  beobachteten  Werte  mit 


einigem  Grade  der  Zuverlässigkeit  zu 
zeichnen. 

Die  Daten  für  die  Berechnung  sind 
natürlich  nicht  genau,  da  schon  oben  von 
den  Z^rsetz.ungskoeffizienten  bewiesen  wurde, 
da.ss  .sie  dem  .Satze  vom  Gleichgewicht  nicht 
streng  Genüge  leisteten,  und  dass  die 
Bestimmung  der  Transferenzzahlen  sehr 
beträchtlichen  Beobachtungsfehlern  unter 
worfen  ist.  Aber,  wie  oben  fcstgestellt, 
Mcjntosh  hat  gefunden,  dass  ähnlich 
bc.stimmte  Zersetzungskoeffizienten  genau 
genug  waren,  um  die  Berechnung  des 
Leitungsvcrmogens  zu.sammenge.setzter  Lö- 
sungen der  obigen  Salze  von  eben.so  gros.scr 
Konzentration  zu  ermöglichen,  und  Hopf- 
gartners  Bestimmungen  der  Transferenz- 
zahlen  stimmen  auf  jeden  Fall  gut  mit 
einander  uberein. 

Die  Annahme  über  diclonengeschwindig- 
keiten,  die  das  beste  Resultat  giebt,  nämlich 
die,  dass  sie  in  einer  zusammengesetzten 
Lösung  dieselben  sind,  wie  in  einfachen, 
die  zur  Voliimeinheit  dieselbe  Zahl  freier 
Ionen  enthalt,  wie  zusammengesetzte  Lösungen 
freie  Ionen  der  betr.  Elektrolyse  enthält,  ist 
zweifellos  nur  eine  erste  Annäherung.  Man 
kann  leicht  bereits  eine  Wirkung  erkennen, 
durch  die  das  Zusammenwirken  verschiedener 
positiver  Bestandteile  bei  der  Leitung  wahr- 
scheinlich genug  berührt  werden  kann, 
nämlich  die  Entstehung  einer  mechanischen 
Reibung,  die  durch  das  Lösungsmittel  ver- 
mittelt wird,  und  zwar  zwischen  den  schnellen 
sich  bewegenden  Ionen  und  den  langsamer 
wandernden  Ionen,  wodurch  die  erstcren 
aufgehalten,  die  letzteren  beschleunigt  werden. 
Es  wird  unten  gezeigt  werden,  da.ss,  wenn 
wirklich  eine  .solche  Wirkung  erzielt  wurde, 
man  dann  erwarten  darf,  da.ss  die  be- 
obachteten Werte  des  Transferenzver- 
hältnisses  grösser  sind  als  die  berechneten, 
und  da.ss  die  Kun'e  der  beobachteten  Werte 
steiler  verläuft,  als  die  Kurve  der  berechneten. 

Worauf  man  aber  auch  immer  das  Fehlen 
vollständiger  Uebereinstimmung  zwischen  der 
Kur\^c  der  beobachteten  und  berechneten 
Werte  zurückführen  mag,  so  kann  man  doch 
bei  jeder  Annahme  den  Schlu.ss  ziehen,  da.ss 
bei  den  untersuchten  Lösungen  das  Trans- 
ferenzverhältnis  berechnet  werden  kann, 
wenigstens  annähernd  und  wahrscheinlich 
innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungs- 
fehler, mit  Hilfe  der  Di.ssoziationstheorie 
und  einer  der  beiden  Annahmen  (a)  und  (b). 

(.Schtuss 
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PREISAUSSCHREIBEN  AUF  AKKUMULATOREN. 

Von  C.  Reimer. 


Vor  kurzem  ist  seitens  des  französischen 
Automobilklubs  ein  Preisausschreiben  auf 
Akkumulatoren  für  Automobilen  erlassen 
worden,  des-scn  interes.sante  Resultate  nun 
vorließen.  Ehe  wir  auf  dieselben  cingehen, 
seien  noch  die  mustergiltigen  Hedingungcn 
wiedergegeben. 

Die  zur  Konkurrenz  cingeliefertcn  Ele- 
mente mussten  eine  nutzbare  Kapazität  von 
120  Amperestunden  be.sitzen,  wahrend  ihr 
(iewicht  und  ihre  Grösse  möglichst  gering 
sein  sollte.  Da  nun  jede  Batterie  5 Elemente 
haben  muss,  so  darf  kein  Iflement  mehr  als 
22  kg  wiegen. 

Die  Ladung  der  Elemente  durfte  höch- 
stens 8 Stunden  in  Anspruch  nehmen,  wobei 
der  Strom  am  Anfang  30  Amperes,  am 
Schluss  1 5 Amperes  stark  war. 

Die  Entl.adung  war  bei  einem  konstanten 
Strom  von  24  .'\mpdres  in  5 Stunden  voll- 
endet, bei  wechselnder  Stromstärke  wurde 


sie  ein  für  allemal  durch  einen  sclbstthätigcn 
Rheostaten  bestimmt,  der  alle  halbe  Stunden 
dieselben  Veränderungen  wiederholte.  Bei 
dieser  letzteren  Entladung  wurde  als  Maximum 
eine  Stromstärke  von  100  Amperes  erreicht. 

Batterien,  deren  Potential-Differenz  auf 
17  Volt  pro  Hilement  bei  der  Entladung 
sinkt,  gelten  als  dienstuntauglich.  Wir  be- 
schreiben nun  die  für  die  Versuche  not- 
wendigen Einrichtungen. 

Die  Batterieen  sind  alle  auf  Spannung 
geschaltet,  doch  kann  jedes  p'lement  leicht 
ausgeschaltct  werden.  — Jede  Batterie  hat 
einen  Wattmeter,  die  alle  mit  ihren  starken 
und  dünnen  Drähten  hintereinander  geschaltet 
sind,  doch  sind  die  letzteren  so  eingerichtet, 
dass  ein  Nebenschluss  an  die  Klemmen  der 
entsprechenden  Batterie  vorhanden  ist. 

Ferner  ist  vorhanden  ein  Voltmeter,  zur 
Ablesung  der  Potential -Differenz  an  den 
Klemmen,  ein  registrierendes  Ampdremeter, 


A (Fig.  11)  ein  Stromzeiger,  zwei  Coulomb- 
zahler W,  und  W,  Fig.  ii.  mit  den  dicken 
Drähten  der  Wattmeter  hintereinander  ge- 
schaltet. und  ein  Stromwender,  der  gestattet, 
die  sowohl  bei  der  Ladung  als  auch  der 
Entladung  in  Anspruch  genommene  Energie- 
menge zu  bestimmen. 


Da.s  Schema,  das  Fig,  1 1 darstellt,  zeigt 
die  Anordnung  der  verschiedenen  Umschalter 
auf  der  Tafel. 

Mit  Hilfe  des  Dreiwegc-Umschalters  G 
kann  man  leicht  i,  2 oder  3 Strombrücken 
einschalten.  Durch  den  Umschalter  B wird 
die  Ladung  oder  Entladung  der  Batterieen 


Digitized  by  Google 


Heft  2 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRU-T. 


bewirkt;  durch  den  Zweiwege-L’mschalter  C 
kann  der  Strom  entweder  bei  konstanter 
Stromintensität  in  den  metallischen  Wider- 
stand /ic,  bei  wechselnder  in  den  sclbst- 
thätigen  Rv  geleitet  werden,  durch  den 
Stromwender  /?  kann  die  Stroinrichtung  in 
den  Messinstrumenten  gewendet  werden. 
R ist  der  Ladungswiderstand,  und  schliesslich 
K ein  Voltmeter,  durch  den  man  sich  von 
der  Stromrichtung  iiberfiihren  kann 


Fig.  12.  Auiotnatiacber  Entlftiler. 


Der  automatische  Entlader  besteht  aus 
einem  Zylinder,  der  aus  einzelnen  Holz- 
scheiben zusammengesetzt  ist,  und  die  durch 
Blechplatten  von  einander  getrennt  sind.  Die 
letzteren  treten  vor  den  Holzscheiben  an 
einzelnen  Teilen  der  Peripherie  in  ver- 
schiedenen Längen  hervor.  Das  Ganze  ruht 
auf  einer  einzigen  Achse,  die  von  einem 
kleinen  .Motor  betrieben  wird,  so  dass  der 
Zylinder  30  Umdrehungen  in  1 Minute  macht. 


Auf  den  hervorragenden  BIcchstückchcn 
schleifen  Federn,  welche  an  ihrem  entgegen- 
gesetzten Ende  ein  U-fbrmiges  gebogenes 
Stück  Eisen  tragen  (Fig.  12),  dessen  Arme 
in  einen  mit  Quecksilber  gefüllten  Becher 
tauchen.  Diese  Briicke  schliesst  den  -Strom, 
der  mit  einem  Widerstande,  der  10  .Ampere 
absorbiert,  in  Verbindung  .steht. 

Die  Widerstande  bestehen  aus  je 
2 Reihen  hintereinander  geschalteter  Glüh- 
lampen. Ein  .Ausschalter  gestattet,  eine  der 
Reihen  auszuschalten,  so  dass  man  nach 
Belieben  z.  B.  eine  Fäitladung  von  10  oder 
20  Batteriecn  ausführen  kann. 

Es  tvurdcu  23  Batteriecn  zu  dem  Wett- 
streite angemcidet,  doch  nahmen  nur  16  an 
den  Versuchen  teil,  die  alle  BIci-Batterieen 
waren.  Die  tiewichte  der  Batteriecn  waren 
verhaltnismässg  höher  als  wie  diejenigen, 
welche  die  Fabrikanten  fiir  Automobile  her- 
stellen.  Dies  kommt  daher,  da-ss  das  \V>tl- 
bewerb-Ausschreiben  auf  die  Dauerhaftigkeit 
grössten  W'ert  legte,  und  diese  auf  Kosten 
des  Gewichts  erhöht  wurde. 

Bei  der  Prüfung  der  Zahlen,  welche  bei 
der  Entladung  mit  variabler  Stromstärke  er- 
halten wurden,  scheint  sich  zu  ergeben,  d,ass 
die  Zellen  |>arallcl  geschaltet  werden  müssen, 
sobald  man  grosse  Stromintensitaten  erzielen 
möchte;  auch  ist  dies  bereits  von  Automobil- 
Konstnikteuren  angewendet  worden.  Es  wird 
dadurch  der  eintretende  Stillstand  vermieden, 
welcher  bei  starker  Stromabgabe  bei  hinter- 
einander ge.schalteten  Batierieen  äusserst  un- 
angenehm ist.  Die  Versuche  zeigten  auch, 
dass  gegen  Ende  der  Entladung  mit  variabler 
Stromstärke  ein  bedeutender  Niedergang  der 


FiB.  13. 


Spannung  eintrat,  trotzdem  die  Kapazität  mit  Blei  gedeckten  Wagen,  dessen  Räder 
wohl  noch  120  Amperestunden  betrug.  auf  beweglichen,  mit  Vorsprüngen  versehenen 

Die  Erschütterungen  der  Stra-ssc  wurden  Walzen  ruhen,  die  wieder  durch  einen  Elck- 
künstlich  durch  einen  /Apparat  hervorgerufeii . tromotor  betrieben  werden.  Auf  die.sen 
Dieser  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  VV'agen  wurden  die  Batteriecn  gestellt. 
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.y>> 


Die  Versuche  mit  diesem  Apparat  lieferten 
keine  sicheren  Resultate,  da  er  nicht  (ranz 
fehlerfrei  arbeitete,  was  .sehr  zu  bedauern  ist. 
da  es  von  grossem  Interesse  gewesen  wäre 
zu  w'issen,  welche  Kintlüsse  die  Erschütte- 
rungen auf  die  Hatterie  eines  Motorwagens 
haben.  Hei  diesen  Versuchen,  bei  denen 
noch  7 Hattericen  wegen  Untauglichkeit  aus- 
geschieden  wurden,  zeigte  sich,  dass  die 
Elemente  bei  Entladung  mit  wechselnder 
Stromstärke  stark  abgenutzt  werden. 

Die  Messungen  bei  den  Entladungen 
wurden  mit  sehr  feinen  .Apparaten  vor- 
genommen, die  von  Firmen  leihweise  über- 
lassen wurden. 

Bei  der  Enthadung  mit  konstantem  Strom 
musste  die  Stromstärke  24  Ampere  betragen, 
was  eine  Stromlieferungsdauer  von  5 Stunden, 
der  normalen  Dauer  bei  VVagenbatteriecn, 
entspricht 

Hei  der  Entladung  mit  variablem  Strom 
wird  die  Stromstärke  durch  Ein-  und  Aus- 
schalten von  üluhlampen,  die  alsWiderstiiiidc 
funktionieren,  reguliert.  Dic.se  Regulierung 
war  sehr  mühsam,  da  die  Spannung  besonders 
gegen  Ende  der  Entladung  entsprechend  dem 
gelieferten  Strombetrage  sehr  verschieden 
ist,  doch  gelang  es  im  allgemeinen,  den 
Strom  zu  regeln. 

Die  Ergebnisse  dieses  .-\kkumulatoren- 
Wettbewerbes  hegen  nunmehr  vor; 

Die  Proben  fanden  in  Zeiträumen 
von  sechs  Tagen  getrennt  durch  einen  Ruhe- 
tag statt.  Einen  Tag  in  jeder  Woche 
wurden  die  Batlerieen  mit  24  Ampere  ohne 
Erschütterungen  durch  fiinf  .Stunden  ent- 
laden. Wenn  die  Spannung  der  Batterie 
w-ahrend  dieser  Versuche  unter  8,5  V'olt 
sank,  wurde  sic  ausgeschaltet.  Bei  einer 
viermaligen  Ausschaltung  wurde  die  Batterie 
vom  weiteren  Wettbewerbe  vollständig  aus- 
geschlossen 

Während  fünf  anderen  Tagen  wurden 
die  Batlerieen  vermittels  eines  automatischen 
Apparates  durch  fünfStunden  Erschütterungen 
ausgesetzt,  die  denen  möglichst  ähnlich  sind, 
welchen  sie  auf  den  verkehrenden  Wagen 
unterliegen.  Während  dieser  Zeit  wurden 
die  Batterieen  mittels  eines  Kommutators 
durch  zehn  aufeinanderfolgende,  jezoMimiten 
w'ährende  Reihen  von  äusserst  veränderlichen 
Entladungen  unterworfen,  und  zwar  gelangten 
Stromstärken  von  20  bis  too  Ampere, 
jedoch  nicht  in  arithmetischer  Reihenfolge, 
zur  Anwendung.  Jede  dieser  F'ntladungs- 


reihen.  welche  20  Minuten  währte,  entspricht 
einer  Inanspruchnahme  von  zwölf  Arnjiere- 
stunden.  Diese  Entladungen  wurden  nach 
Ruhepausen  von  zehn  .Minuten  zehnmal 
wiederholt. 

Die  Erprobungen  dauerten  grundsätzlich 
so  lange,  bis  alle  Batterieen  dienstunfähig 
geworden.  Indessen  werden  diese  Er- 
probungen binnen  sechs  .Monaten  beendet 
sein. 

Angemeldct  wurden  23  Batterieen  von 
18  Bewerbern;  zum  W'ettbewerbe  wurden 
jedoch  wegen  Nichterfüllung  verschiedener 
Bestimmungen  nur  17  Batterieen  zugelassen; 
da  ferner  ein  Bewerber  noch  vor  Eröffnung 
der  V'er.suche  zurucktrat,  verblieben  16 
Batterieen  im  W^ettbewerbe 

Verschiedene  Ursachen,  namentlich  \'er 
Zögerungen  in  der  Herstellung  der  erforder- 
lichen Räumlichkeiten,  ferner  des  .Apparates 
für  die  veränderlichen  Entladungen  (tripi- 
datcurj  u.  s.  w.  gestatteten,  die  Eröffnung 
des  Wettbewerbes  erst  am  3.  Juni  1899  vor- 
zunehmen, an  welchem  Tage  die  erste 
offizielle  Ladung  .stattfand.  Da  für  die  Dauer 
des  Wettbewerbes  sechs  .Monate  in  .Aussicht 
genommen  waren,  so  erfolgte  die  letzte 
Entladung  am  2,  Dezember  1899.  Wie  aus 
der  beigefugten  Tabelle  zu  entnehmen  ist, 
hat  eine  bedeutende  Zahl  der  Batterieen 
den  strengen  .-Anforderungen  des  Wett- 
bewerbes nicht  genügt  Fast  die  Hälfte 
derselben  ist  bereits  im  zweiten  Monate 
vom  weiteren  AA'cttbewerbe  ausgeschlossen 
worden,  darunter  leider  auch  die  von 
österreichischen  Bewerbern  eingesandten 
Batterieen.  .Angesichts  dieses  ungünstigen 
Erfolges  hat  die  Kommi.ssion  bcschlos.scn, 
jene  Batterieen  in  den  engeren  Wettbewerb 
einzubeziehen,  welche  mindestens  60  Ent- 
ladungen vor  ihrer  vollständigen  Aus- 
schliessung vom  AA'ettbewerbe  erfahren 
hatten.  Es  sind  dies  die  Batterieen; 
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. 76 

1 1 N Kulmen  . 

98 

3 KTudor  . 

■ - ‘35 

1 2 1 1 Phenix  . 
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7 TPescetto 

. ,128 

22  S Pope . . . 

■35 

Die  rechts 

stehenden 

Zahlen  geben 

die 

Anzahl  der 

Entladungen  an.  Ä'on  allen 

diesen  Batterieen  erscheint  wieder  die  22 
S Pope  die  widerstandsfähigste  zu  sein,  da 
dieselbe  überhaupt  nur  dreimal,  und  zwar 
das  erste  .Mal  erst  am  18.  November  aus 
dem  Stromkreise  ausgeschieden  worden  war. 
.Auch  ist  deren  mittlerer  AVirkungsgrad  mit 
70“/„  der  höchst  erreichte. 
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ELEKTROLYTISCHE  ZERSTÖRUNG  VON  WASSER- 
UNG GASRÖHREN. 


Wir  brachten  im  Jahrgang  V.  S.  223 
unserer  Zeitschrift  eine  Abhandlung  von 
J.  A.  Fleming  über  die  elektrolytische  Zer- 
störung von  Wasser- und  Gasröhren,  welche  die 
Befürchtung  nahe  legt,  dass  die  gleiche  Gefahr 
bei  uns  in  Deutschland  besteht.  »Kraft  und 
Licht»  teilt  hierzu  mit,  dass  dem  nicht  so 
ist,  da  der  Bau  von  elektrischen  Strassen- 
bahnen  bei  uns  bei  weitem  sorgfältiger  er- 
folgt, wie  in  Amenka,  doch  obgleich  da- 
durch diese  Gefahr  bei  uns  auf  ein  Minimum 
reduziert  ist,  kann  sie  bei  minderer  Sorgfalt 
beim  Bau  der  elektrischen  Strassenbahnen 
den  gleichen  Umfang  wie  in  Amerika  an- 
nehmen. \'on  diesen  Gesichtspunkten  ge- 
leitet, hat  der  Verein  der  Gas-  und  Wasser- 
fachmänner und  der  Elektrotechnische  Verein 
Kommissionen  zum  Studium  dieser  Frage 
eingesetzt,  die  teilweise  ihre  Arbeiten  beendet, 
jedoch  noch  nicht  veröffentlicht  haben. 
Einstweilen  liegt  nur  der  Bericht  vor,  den 
der  Redakteur  der  »E.  T.  Z.«  Herr  Julius  H. 
West  bei  Einsetzung  der  letzteren  Kom- 
mission erstattete  und  der  folgendermassen 
lautet; 

V'or  ein  paar  Jahren  wurde  in  unserm 
Verein  gelegentlich  einer  Diskussion  die 
Frage  erörtert,  ob  die  elektrischen  Bahnen, 
wie  sie  hier  zu  Lande  ausgeführt  werden, 
Veranlassung  geben  können  zur  Zerstörung 
von  Gas-  und  Wasserrohren  und  anderen 
Metallkonstruktionen  in  der  Erde.  Es  wurde 
bei  jener  Gelegenheit  namentlich  hingewiesen 
auf  die  Verhältnisse  in  Amerika  und  betont, 
dass  eine  Zerstörung  hier  nicht  zu  befürchten 
sei,  weil  im  allgemeinen  die  Rahnen  und 
namentlich  die  Rückleitungen  sorgfältiger 
ausgeführt  werden,  als  es  in  Amerika  für 
lange  Zeit  der  Fall  war.  Die  Klagen  von 
dort  sind  aber  auch  jetzt  noch  nicht  ver- 
stummt. Fortwährend  erfährt  man  aus 
.'\merika  von  ganz  erheblichen  Beschädi- 
gungen der  W'asser-  und  Gasrohre.  In  den 
Zweitschriften  finden  sich  sehr  oft  Abbildungen 
von  angefressenen  Rohren;  die  Löcher  er- 
scheinen so  gross,  dass  man  die  ganze  Hand 
hineinstecken  kann.  Diese  Verhältnisse 
haben  natürlich  die  Gas-  und  Wasserfach- 
männer  hier  zu  Lande  sehr  beunruhigt,  auf 
deren  Versammlung  wiederholt  die  Be- 
fürchtung ausgesprochen  worden  ist,  dass 
ihr  Besitztum  in  der  Erde  im  Laufe  von 
wenigen  Jahren  in  den  Städten,  wo  elek- 


trische Bahnen  gebaut  sind,  vollständig  zer- 
stört werden  könne.  Obwohl  der  .Ansicht, 
dass  eine  Gefahr  hier  zu  Lande  nicht  be- 
steht, nahm  ich  doch  in  diesem  Frühjalir 
Veranlassung,  im  technischen  Ausschuss 
unseres  Vereins  anzuregen,  dass  eine  Kom- 
mission niedergesetzt  werde  zur  Prüfung  der 
Frage,  ob  bei  der  Ausführung  der  Bahnen, 
wie  sie  bei  uns  üblich  ist,  eine  Gefahr  für 
Gas-  und  Wasserrohre  bestehe,  und,  falls 
diese  Frage  bejaht  werden  müsste,  zu  prüfen, 
welche  Mittel  zu  ergreifen  seien,  um  die 
Gefahr  abzuwenden.  Der  technische  Aus- 
schuss stimmte  meinem  Vorschläge  bei.  Es 
wurde  eine  Kommission  niedergesetzt ; die 
Berliner  Herren  dieser  Kommission  arbeiteten 
zunächst  einen  Fragebogen  aus,  der  an  die 
Besitzer  von  elektrischen  Strassenbahnen  in 
deutschen  Städten  verschickt  werden  soll, 
um  in  erster  Linie  zu  erfahren,  ob  irgendwo 
Störungen  voigekommen  sind.  Ein  anderer 
Fragebogen,  der  sich  auf  wenige  Fragen 
beschränkt,  soll  an  die  Besitzer  der  Gas- 
und  Wasserwerke  verschickt  werden.  Es 
handelt  sich  dabei  zunächst  darum,  zu  er- 
mitteln, ob  Beschädigungen,  d.  h.  wirkliche 
elektrol>'tische  Zersetzungen  von  Rohren,  vor- 
gekommen sind,  und,  wenn  das  bejaht  wird, 
festzustellen,  ob  die  Zerstörungen  thatsächlich 
auf  die  elektrischen  Bahnen  zurückzuführen 
sind.  Denn  es  ist  ja  sehr  leicht  möglich, 
dass  die  elektrolytischen  Zersetzungen  durch 
andere  elektrische  Ströme  bewirkt  sind, 
z.  B.  dadurch,  da.ss  in  der  Erde  galvanische 
Elemente  sich  bilden  durch  Berührung  ver- 
schiedener Metalle.  Sollte  aber  nachgewiesen 
werden,  dass  die  Störungen  auf  Bahnrück- 
strOmen  beruhen,  dann  würde  zu  prüfen  sein, 
welche  Mittel  ergriffen  werden  könnten,  um 
die  Erdruckströme  derart  herabzumindern, 
dass  eine  Gefährdung  nicht  mehr  besteht. 
Es  wird  sich  zunächst  darum  handeln,  ein 
Mass  festzusetzen  io  erster  Linie  für  den 
zuläsigen  Spannungsabfall  in  den  Schienen 
und  weiter  für  die  zulässige  ma-vimale  Strom- 
dichte in  der  Erde.  Im  letzten  Herbst  und  in 
diesem  Friihjahr  sind  in  England  namentlich 
von  Fleming  eingehende  Untersuchungen 
angestellt  worden  über  die  Frage,  wie  gross 
die  zulässige  Spannung  sein  darf,  ohne  dass 
eine  Zerstörung  von  Gas-  und  Wasserrohren, 
die  tiefer  in  der  Erde  liegen,  eintreten  kann. 
Die  Resultate  sind  im  »Electrician«  und  auch 
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in  der  »E.  T.  Z.€  kurz  mitgeteilt  worden, 
sind  aber  etwas  unsicher  insofern,  als  sie 
nicht  übereinstimmen  mit  dem,  was  andere 
Experimentatoren  gefunden  haben.  Fleming 
bezeichnt  einne  Spannung  von  ma.ximal 
4,5  Volt  gegen  Erde  als  zulässig.  Die  Zahl 
ist  aber  von  verschiedenen  anderen  Seiten 
sehr  stark  angezweifelt  worden,  indem  be- 
hauptet wurde,  dass  eine  Zersetzung  der 
Gasrohre  schon  eintreten  könnte,  wenn  die 
Schiene  eine  Spannung  von  über  2 Volt 
aufweise.  Andererseits  gestatten  die  eng- 
lischen Vorschriften  bis  zu  ^ Volt  Spannung 
in  den  Schienen.  Diese  Frage  werden  wir 
zu  klären  haben,  indem  wir  eine  kleinere 
Kommission  einsetzen,  die  direkt  Versuche 
und  wenn  möglich  Messungen  in  Verbindung 
mit  einer  bestehenden  Anlage  anstellt.  Es 
wird  nicht  leicht  sein,  der  Sache  ordentlich 
auf  den  Grund  zu  kommen,  weil  die  ver- 
schiedenen Interessenten,  die  in  Frage 
kommen,  wohl  sehr  ungern  die  nötigen  An- 
gaben machen  werden,  z.  B.  die  elektrischen 
Bahnen,  weil  sie  eventuell  befürchten  können, 
dadurch  sich  Verpflichtungen  aufzuladen. 
Immerhin  ist  die  Sache  von  solcher  Bedeu- 
tung, dass  wir  geglaubt  haben,  ruhig  anfangen 
zu  müssen,  indem  wir  uns  der  Hoflhung  hin- 
gaben,  dass  der  F^lektrotechnische  Verein, 
wenn  er  mit  seiner  Autorität  hinter  den  Be- 


strebungen der  Kommission  stände,  dazu 
beitragen  würde,  dass  die  Frage  vollständig 
geklart  wird.  Es  ist  das  ja  für  die  Elektro- 
technik von  ganz  erheblicher  Bedeutung; 
denn  wenn  die  elektrischen  Bahnen  im  Laufe 
von  kurzer  Zeit  belastet  werden  mit  der  Er- 
setzung von  zerstörten  Metallkonstruktionen 
in  der  Erde,  so  würde  das  natürlich  auch  aut 
die  ganze  Elektrotechnik  zurückwirken.  Wir 
haben  uns,  um  leichter  zum  Ziele  zu 
kommen,  mit  dem  Verein  Deutscher  Strassen- 
und  Kleinbahnverwaltungen  in  Hamburg  in 
Verbindung  gesetzt  und  haben  den  Verein 
gebeten,  bei  seinen  Mitgliedern  dahin  zu 
wirken,  dass  unsere  Fragen  recht  ausführlich 
beantwortet  werden.  Im  Namen  der  Kom- 
mission möchte  ich  die  Herren  Mitglieder 
unseres  Vereins,  die  imstande  sind,  zur 
Klärung  der  Frage  beizutr^en,  namentlich 
durch  Beantwortung  der  Fragebogen,  bitten, 
dahin  zu  wirken,  dass  die  Antworten  mög- 
lichst zahlreich  und  ausführlich  eingehen. 

Das  ist  im  wesentlichen  das,  was  ich 
in  diesem  Augenblick  über  die  Arbeiten  der 
Kommission  sagen  kann.  Die  Fragebogen 
sind  schon  verschickt  und  wir  hoffen  jetzt, 
dass  uns  Material  genug  eingeht,  um  ein 
erfolgreiches  Arbeiten  der  Kommission  zu 
ermöglichen. 


DIE  STARKSTROMANLAGE 

IM  ELEKTROCHEMISCHEN  LABORATORIUM  DES  ZÜRICHER 
POLYTECHNIKUMS. 


Für  die  Vornahme  elektrochemischer 
Versuche  besass  das  eidgenössische  l’oly- 
technikum  in  Zürich  bis  vor  kurzem  nur 
einige  bescheidene  Einrichtungen  im  Chemie- 
gebäude: eine  kleine  Glcichstromdynamo  und 
zwei  kleine  Akkumulatorenbatterien  mit  den 
dazu  gehörigen  Apparaten.  Die  Einrich- 
tungen genügter)  den  Anordnungen,  welche 
die  heutige  Entwickelung  der  Elektrochemie 
zu  stellen  berechtigt  ist,  seit  längerer  Zeit 
nicht  mehr,  und  es  hat  daher  der  schweize- 
rische Schulrat  in  Würdigung  der  Bedeutung, 
welche  der  Verwendung  des  elektrischen 
Starkstromes  für  chemische  Zwecke  zukommt 
und  in  der  Zukunft  noch  zukommen  wird, 
im  vorigen  Jahre  die  nötigen  Mittel  für  die 
Herstellung  einer  grösseren  Anlage  bewilligt. 


welche  im  Laufe  des  letzten  Sommersemesters 
ausgeführt  worden  ist. 

Bezüglich  der  Anordnung  der  Anlage 
war  die  Aufgabe  gestellt,  eine  Einrichtung 
zu  schaffen,  welche  gestattet,  möglichst  grosse 
Ströme  von  verschiedenen  niederen  Span- 
nungen in  Form  von  Wechselstrom  oder 
Gleichstrom  oder  auch  von  beiden  Strom- 
arten zugleich  zu  erzeugen.  Da  für  eine 
eigene  grössere  Anlage  mit  Dampfmaschine 
oder  Gasmotor  kein  geeigneter  Raum  vor- 
handen war  und  andererseits  der  unregel- 
mässige Gebrauch  der  Anlage  in  Bezug  auf 
Personal  und  Unterhalt  mancherlei  Un- 
bequemlichkeit mit  sich  gebracht  hätte,  so 
entschloss  man  sich  zum  Bezüge  der  elek- 
trischen Energie  aus  dem  städtischen  Elek- 
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trizitätswerke,  welches  Kinphasen  • Wechsel 
Strom  von  20CX3  Volt  Spannung  bei  5oPerioden 
in  der  Sekunde  erzeugt.  Dieser  Strom  wird 
einem  Transformator  von  30  KW  Leistungs- 
fähigkeit  zugefuhrt,  dessen  sekundäre  Wicke- 
lung vier  Abteilungen  enthält,  die  entweder 
alle  vier  oder  zu  dreien  hintereinander  oder 
zu  zweien  in  Serie  oder  endlich  alle  vier 
parallel  geschaltet  werden  können.  Durch 
diese  Schaltungsarten  erhält  man  Wechsel- 
ströme von  50  Volt  und  6co  Ampöre,  von 
37,5  Volt  und  800  Ampöre,  von  25  Volt  und 
i20oAmpöre  und  endlich  von  12,5  Volt  und 
2400  Arapöre.  Der  Transformator  ist  ferner 
so  konstruiert,  dass  er  dauernd  eine  Ueber- 
lastung  von  10  “/o  und  eine  kurze  lieber- 
lastung  bis  50  ertragen  kann.  Der  Nutz- 
effekt bei  voller  Helastung  beträgt  96  •(,. 

Die  Umwandlung  des  Wechselstroms  in 
Gleichstrom  erfolgt  mittels  eines  rotierenden 
Umformers  von  gleichfalls  30  KW  Leistung. 
Derselbe  zeigt  die  Anordnung  einer  Gleich- 
strommaschine mit  Nutenanker;  der  Kollektor 
der  Gleichstromseite  besteht  aus  Lamellen 
von  hartgezogenem  Kupfer,  die  unter  Kohlen- 
bürsten laufen.  Der  Umformer  ist  sechspolig 
und  macht  1000  Umdrehungen  in  der  Minute. 
Auf  die  Gleichstromseite  giebt  er  dauernd 
bis  zu  4000  Ampöre  bei  75  Volt  ab,  wobei 
sein  Nutzeffekt  87  •/,  beträgt.  Für  ganz 
kurze  Zeit  kann  er,  ohne  aus  dem  Tritt  zu 
fallen,  bis  auf  die  doppelte  Stromstärke  be- 
ansprucht werden.  Der  Umformer  kann 
nicht  von  selbst  angehen,  und  es  ist  daher, 
mit  der  Achse  um  90  • verstellt,  ein  kleiner 
asynchroner  Einphasenmotor  aufgestellt,  der 
an  Stelle  der  Riemenscheibe  eine  Friktions- 
scheibe mit  Lederbesatz  trägt.  Er  steht  auf 


einem  beweglichen  Rost,  mittels  dessen  einer- 
seits seine  Scheibe  mehr  oder  weniger  stark 
gegen  die  grosse  Friktionsscheibe  des  Um- 
formers angepresst  und  andererseits  das  Ge- 
schwindigkeitsverhältnis zwischen  dem  Motor 
und  dem  Umformer  nach  und  nach  so  ge- 
ändert werden  kann,  dass  der  letztere  auf 
die  vorgeschriebene  Umdrehungszahl  von 
1000  in  der  Minute  kommt.  Das  Eintreten 
des  Synchronismus  zwischen  dem  Umformer- 
und  dem  Transformatorenstrom  wird  in  be- 
kannter Weise  mittels  zweier  Phasenlampen 
festgestellt.  Sobald  der  Umformer  synchron 
läuft,  wird  der  asynchrone  Motor  abgestellt. 

Besondere  Erwähnung  verdient  noch  die 
Einrichtung  im  grossen  Laboratorium,  wo 
die  Abnahmestellen  für  Gleichstrom  und 
Wechselstrom  unmittelbar  nebeneinander  ein 
gerichtet  sind.  Es  hat  sich  nämlich  für  ge- 
wisse Gleichstromversuche  als  zweckmässig 
erwiesen,  den  betreffenden  Ofen  zuerst  mittels 
Wechselstrom  anzuwärmen  und  dann  den 
Versuch  mit  Gleichstrom  durchzuführen.  Es 
ist  dies  nun  in  einfacher  Weise  möglich 
durch  Verwendung  eines  unter  der  Gleich- 
stromschalttafel  befindlichen  doppelpoligen 
Handumschalters.  Es  ist  ferner  beabsichtigt, 
die  vorhandene  Akkumulatorenbatterie  von 
12  Elementen  durch  eine  grössere  zu  er- 
setzen, wodurch  es  möglich  sein  wird,  den 
Umformer  von  der  geladenen  Batterie  aus 
als  Gleichstrommotor  anlaufen  zu  lassen. 

Die  Anlage  ist  von  den  Herren  Prof. 
W.  Wyssling  und  Prof.  Dr.  Lorenz  pro- 
jektiert und  unter  der  Leitung  derselben 
von  der  Elektrizitäts-Gesellschaft  Alioth  in 
Münchenstein-Basel  ausgeführt  worden. 


REFERATE. 


Blektrlseher  Widerstand  von  Qraphlt-  und 
Thongemengen.  (Dr.  J.  A.  Fleming.  Elektrot. 
Anz.  DAch  ElectriciKn  70.  2059.) 

Zur  .weiteren  Erforschung  der  Beob.aclnung, 
dass  eine  Mi.schung  von  Reisshlei  und  Thon  oder 
von  Graphit  und  feuerfestem  Thon  resp.  Kaolin 
bei  guter  Mischung  und  entsprechendem  Brennen 
ein  Material  von  hohem  Widerstand  und  grosser 
Haltbarkeit  liefert,  wandte  sich  der  Verfasser  an 
Fabrikanten  von  Schmelzuegeln,  an  James  C. 
Waterhouse,  Wakefield.  Derselbe  fertigte  Stabe 
mit  einem  Durchmesser  von  12,7  mm  und  einer 
Lange  von  152  mm  oder  203  mm,  welche  aus 


Graphit  oder  Reissblei  mil  einem  verschiedenen 
Prozentsatz  feuerfesten  Thones  vermischt  ange- 
fertigt und  darauf  gebrannt  w-urden.  Der  Wider- 
stand der  verschiedenen  Mischungen  wurde  dann 
durch  Messen  der  Dimensionen  des  Stabes  und 
durch  Bestimmung  des  elektrischen  Widerstandes 
festgcstcllt.  Die  Enden  der  Stäbe  Hess  man  ent- 
weder auf  galvanischem  Wege  mit  einer  Kappe 
überziehen  und  hierauf  verzinnen,  oder  mit 
Messingklammem  resp.  Drahtspiralhaltcm  ver- 
sehen. Durch  Verandemng  des  Prozentgehalts 
der  einzelnen  Bestandteile  konnte  jeder  beliebige 
Widerstand  innerhalb  sehr  weiter  Grenzen  erzielt 
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werden.  Das  Emissions-  und  Streiiungsvermogcn 
dieser  Stäbe  bestimmte  man  in  der  Weise,  dass 
man  den  Strom  feststcllte,  welcher  die  Stäbe 
beim  Hindurchflicssen  durch  dieselben  auf  eine 
verschiedene  Temperatur  erwärmte.  Ausserdem 
halte  Fleming  noch  andere,  von  den  Handels- 
chemikem  J.  J.  Grefiin  ft  Sons  hergestellte  Stäbe 
geprobt  und  mit  den  mit  den  vorigen  Stäben 
erzielten  Resultaten  verglichen.  FJnige  Resultate 
sind  in  den  Tabellen  wiedergegel>en. 

Tm  Nachstehenden  sind  noch  einige  von 
Fleming  gesammelte  Daten  Uber  den  Widerstand 
und  das  Stromleitungsvcrmogen  von  Bogenlampen- 
Kohlenstiftcn  hinzugefUgt 

Ein  Kohlen.stifl  mit  einem  Durchmesser  von 
6 mm  und  einer  Länge  von  20  cm  besass  einen 
Widerstand  von  i Ohm  und  war  zu  heiss,  um 
beim  Durchfliessen  eines  Stromes  von  10  Ampere 
mit  der  blossen  Hand  berührt  werden  zu  können. 
Derselbe  ertrug  5 Ampere  leicht,  der  spezifische 
Widerstand  belief  sich  auf  5,6x10*  C.  (L  S.-Ein- 
heiten,  seine  Oberfläche  auf  95  cm*  oder  rund 
100  cm*.  Bei  einer  Stromstärke  von  .\mpdre 
war  die  von  demselben  aufgezehrte  Energie  25 
Watt  oder  0,25  Watt  auf  i cm*;  bei  einer  Strom- 
stärke von  10  Ampere  belief  sich  dieser  Energie- 
verbrauch auf  100  Watt  * I Walt  auf  t cm*. 

Eine  Dochtkohle  mit  einer  I^ange  von  14  cm 
und  einem  Durchmesser  von  1,42  cm  hat  einen 
Widerstand  von  0,126  Ohm;  der  Widerstand  ist 
daher  14x10*  C.  G.  S.-Einheiten,  dalier  kann  der 
Spezifische  Widerstand  von  Bogenlichtkohlen  von 
4x10*  bis  14x10  C.  G.  S.-Einheiten  oder  von 
4000  Mikrohm  pro  i cm*  bis  14000  Mikrohm 
schwanken.  Elin  Bogenlampenstift  guter  Qualität, 
1,2  cm  stark  und  20  cm  lang,  mit  einem  spezi- 
fischen Widerstand  von  4x10*  C.  G.  S.-Einheiten 
zeigte  einen  Widerstand  von  0,071  Ohm.  Es  ist 
daher  möglich,  einen  Kohlenstift  aus  einem  Ge- 
misch von  Graphit  und  'Fhon  hcrzustcllen,  dessen 
spezifischer  Widerstand  10000  bis  30000  mal  so 
gross  als  derjenige  einer  gewöhnlichen  Bogen- 
lampenkohle ist. 

Spezifischer  elektrischer  Widerstand  von 
aus  Thon  und  Graphit  he  rges  teilten  Stäben 
von  James  C.  Waterhouse,  Wakeficld. 


A.  50  pCt.  Kohlenstoff  (Graphit),  6 Stabe,  14  cm 
lang. 


DarchmeM«r  | 
cm  1 

Witlcntand  : 
Ohm  . 

Widentand 

io  C.  G.  S.-Eioheiie&*) 
Ä p pro  cm* 

..30  1 

1 

L47  i 

*39  * >o* 

i.-»7 

l.»4  1 

1 12  X tO*^ 

►.3»  1 

1,42  1 

*35  X **>' 

'.»9  ! 

‘.37  i 

128  X 10* 

i,i8 

«.37 

126  X IO* 

i,]8  1 

1.18 

108  X 10* 

Im  Mittel  . 125x10* 


*)  Ccniim«ier-Grunna-Se1t(sndes-S]r«teiu. 


Bei  50  pCt.  Graphit  ist  p * 125  x lo*  C. 
G.  S.;  dies  entspricht  einem  spez.  Widerstand, 
welcher  28  mal  so  gross  als  derjenige  einer  guten 
Rogenlami>enkoh!e  ist. 


B.  45  pCt.  Kohlenstoff  (C'iraphit),  6 Süibc, 
14  cm  lang. 


1 

Ourchmcilwr  | 
cm 

Widerstand  | 

! 

Ohm  1 

Widerstand 
in  C.  G.  S.-Einheiten 
pro  cm* 

1 

1,21 

*.7 

146  X 10" 

1,20 

*.79 

145  X 10* 

1,20  ^ 

1.642 

*33  * lo“ 

1,20  1 

'.655 

134  X IO* 

1,20 

1,768  , 

143  X xo* 

>.*3 

1.89  1 

160  X IO* 

In,  Mittel  143  x *o* 

Hei  45 

l)t't.  Kohlenstoff  ist  p = 143  x lo* 

C.  C.  S. 

G.  40  pCl.  Kohlenstoff  iGraphil),  7 Stabe, 

14  cm 

lang. 

Durchmetser 

1 

Widerstand 

1 Widerstand 

cm 

^ Ohm 

; in  C.  G.  S.-Einheiten 
1 pro  cm* 

1,21 

1.5 

123  X 10* 

1.24 

1.35» 

I 17  X 10* 

1,22 

*,465 

122  X 10* 

1,2t 

*.525 

125  X 10* 

1,22 

*.458 

122  X IO* 

*.>5 

1.548 

*35  X lo* 

r,22 

*.564 

I3I  X IO* 

1 Im  Mittel  125  x lo* 

Bei  40 

pGt.  Kohlenstoff  ist  p H5  x io‘ 

C.  G.  S. 

D.  30  pCt.  Kuhiensiuff, 

6 Stäbe,  14  cm  lang. 

I>nrchmeüi«r  ! 

Widerstand 

1 Widerstand 

i 

cm 

Ohm 

! in  C.  G.  S.-Einheiten 
pro  cm* 

3.56* 

288  X io‘ 

! 3.645 

294  X 10* 

1*2 

3,660 

296  X 10* 

1,21 

' 3.668 

1 301  X 10* 

1,26 

r 4.029 

323  X 10* 

' 4.395 

355  X lo* 

Im  Mittel  . 309  x io‘ 


Bei  30  pCt  Kohlenstoff  ist  p =»  30Q  x lo 
C (L  S. 
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K.  lo  pCt.  Graphit,  7 Stäbe,  ao  cm  lang. 


DorchmcMcr 

cm 

Widerttud 

Ohm 

Widerstmad 
in  C.  G.  S.'Kmbeiten 
pro  cm* 

i.a 

494 

27  664  X 10* 

403 

JJ  568  XII* 

1,1 

853 

47  768  X 10* 

i.2 

570 

31  920  X lO* 

1,3 

573 

32  088  X 10* 

1,3 

700 

39  200  X IO* 

1,3 

477 

26  7 12  X IO* 

F.  15  pCt.  Graphit,  7 

Stäbe,  20  cm  lang. 

Darcbmetter 

Widert  tand 

WtdertUnd 
in  C.  G.  S.‘KinheUeti 

cm 

Ohm 

pro  cm* 

1,2 

850 

47  600  X IO* 

1,2 

770 

43  120  X 10* 

1,3 

2630 

147  280  X 10* 

1,3 

603 

33  768  X xo* 

1,2 

1710 

95  760  X 10* 

1,2 

1950 

109  200  X 10* 

1,2 

1900 

106  400  X 10* 

Zu  bemerken  ist,  dass  der  Widerstand  der 
Stäbe  mit  10  und  15  pCt  Graphit  sehr  verschieden 
ist.  Dies  ist  der  unvollkommenen  Mischung  der 


Bestandteile  bei  Verwendung  eines  geringen 
Prozentsatzes  von  (iraphit  zuzuschreiben. 

G.  Spezifischer  elektrischer  Widerstand 
von  Griffins 

aus  einem  Gemisch  von  Graphit  und  'Phon  her* 
gestellten  Stäben.  Länge  14  cm. 


Durch- 
Ri  etter 

cm 

W'ider- 

tuiad 

Ohm 

Widentand  in 
C.  G.  S.-Einheiteo 
pro  cm* 

PrOMDt- 
f^ebalt  ao 
Kohlcnttoff. 

■.36 

0.755 

78  X IO* 

50 

1,3« 

0,683 

75  >*  <o* 

50 

‘.33 

0,590 

58  X 10* 

53.5 

*.33 

0,603 

59  X 10* 

53.5 

1.33 

0,603 

59  X IO* 

54,8 

«.33 

0,631 

62  X lO* 

54,8 

'.35 

0,483 

49  X 10* 

55 

‘.33 

0,4809 

47  X 10* 

55 

Man  ersieht  aus  Vorstehendem,  dass  der 
Widerstand  der  Griffinschen  Stäbe  aus  einem 
50  prozentigen  Gemisch  von  Graphit  und  Thon 
mit  demjenigen  der  entsprechenden  Waterhouse* 
sehen  Stäbe  von  demselben  Prozentsau  nicht 
übereinstimmt.  Nachstehende  Tabelle,  welche 
im  Jahre  1893  zusammeogestellt  Ist,  enthält  eine 
summarische  Uebersicht  dieser  Resultate  nebst 
anderen  Mischungen  von  Reissblei  und  Thon. 


Experimente  mit  Graphit-  und  Thon-Widerständen. 


V 

M 

: 

s 

1 

m 

u 

0 

pCl. 

t 

s 

< 

s u 

1 ° 
5 Q 

± • 

5 S- 

Volt 

L 5 

> ^ 
ec  V 

■sil 

|S£ 

Q x .0 

i f 

1 1 « 

2 -*g 

*<  a m 

1 

V 

M 

c 

cm* 

■g 

3 

1? 

Ohm 

•33 

1 

II 

Ohm 

V 

ö 
u S 

1 ^ 
M a 
t:  V 
bi  H 
Grtd 

i!i 

i| 

V N 

«•* 
s g 

H M 

A 

5' 

3.3 

18 

64,4 

0,139 

468,0 

12,17 

12,79 

50 

0,08 

B 

44 

1,84 

33 

60,72 

0,14 

437.8 

17,93 

18,95 

50 

0,09 

C 

40 

2,14 

20 

42.8 

0,159 

269.3 

9,35 

10,17 

57.2 

0,14 

D 

3' 

1.4 

52 

72,8 

0,166 

437.8 

37,14 

39,85 

59,7 

0,12 

50 

3,5 

21 

73.5 

0,1 17 

627,5 

6,0 

6,45 

5^7 

0,11 

Neue  Verfahren  ln  der  Zuekerlndustrie.  (L'in- 
daitrie  £Iec(ro-Cbimique.  III.  S.  51.) 

Bekanntlich  muss  man  bei  der  Zucker- 
fabrikation  dafür  Sorge  tragen,  dass  Säuren  und 
frei  werdender  Sauerstoff  auf  den  Zucker  nicht 
einwirken.  Was  nun  die  schwefligsauer  ge- 
machten und  der  Elektrolyse  unterworfenen 
Zuckerlusungen  anlangt,  so  bildet  der  frei 
werdende  Wassersioflf  die  Hydroverbindung  der 
schwefligen  Säure,  die  ein  energisches  Re- 
duktionsmittel fUr  organische  Substanzen  dar- 
stellt. Sind  dagegen  Basen  zugegen  vor  der 
Schwefelung,  so  können  zwei  Fälle  eintreten ; 
Die  schwetlige  Säure  ist  in  solcher  Menge  in 


der  Flüssigkeit  enthalten,  tiass  sie  mit  den  Basen 
Monosulfltebildenkann,  dann  wird  der  elektrische 
Strom  die  Sulfite  schon  in  Sulfate  verwandeln. 
Ist  aber  die  schweflige  Säure  in  genügendem 
Verhältnisse  vorhanden,  um  wenigstens  das 
Hisuitit  der  Basen  bilden  zu  können,  so  zersetzt 
der  Strom  die  Bisultite  in  abasische  Hydrosulfite, 
ebenso  energisch  wirken,  wie  die  Säure  selbst. 

Demnach  muss  man  zunächst  die  schweflige 
Säure  in  Ucbcrschuss  anwenden,  und  zwar  muss 
man  wenigstens  zwei  Aequivalente  Säure  auf 
ein  Ae(|uivaleni  freie  Base  haben.  Die  Hydro- 
sulfite verwandeln  sich  in  Sulfite  und  zerstören 
die  organischen  Substanzen.  Gegen  das  Ende 
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der  Operation  werden  aber  alle  Sulfite  in 
Sulfate  verw'andelt,  und  die  Flüssigkeit  ist  so, 
wie  sie  sein  muss. 

Um  nun  den  Prozess  in  obiger  Weise  in 
die  Wege  zu  leiten,  ist  folgendes  Verfahren  vor- 
geschlagen: Man  benutzt  einen  Apparat,  der 

Aehnlichkeit  mit  einem  Osmogen  hat.  In  den 
Kammern,  welche  durch  Pergamentpapier  oder 
andere  Scheidewände  gebildet  werden,  bringt 
man  abwechselnd  positive  und  negative  Elektroden 
an.  In  den  Kathodenkammern  lässt  man  die 
geschwefelte  Flüssigkeit  von  oben  nach  unten 
bufen,  und  zwar  aus  einem  Ausguss  in  eine 
Rinne.  In  den  Anodenkammern  zirkuliert  eben- 
so basisches  Wasser,  um,  wie  weiter  unten 
gezeigt  werden  wird,  das  Leitungsvermügen  zu 
heben  und  die  chemische  Wirkung  zu  beschleu- 
nigen. 

Dank  dieser  Anordnung  wird  die  Säure  der 
negativen  Kammern  in  den  positiven  Kammern 
zersetzt,  und  die  Zuckerflüssigkeit  befindet  sich 
nur  in  (Vegenwart  von  Basen,  die  durch  Dial>'se 
in  Freiheit  gesetzt  wurden,  oder  in  Gegenwart 
von  schwefliger  Säure,  die  die  organischen  Sub- 
stanzen zersetzt.  Der  SauerstoflT  verbleibt  mit 
den  Säuren  an  der  .Anode.  Man  braucht  daher 
keine  Zersetzung  des  Zuckers  zu  befurchten. 

Als  Elektroden  kann  man  für  die  .Anode 
irgend  einen  Leiter  wählen,  Kohle  oder  Metall. 
Als  Kathode  kann  man  aber  nur  Kohle  ver- 
wenden, die  auf  die  Hydrosulfite  reagiert.  Die 
gcwrjhnlichen  Metalle,  Zink,  Kupfer,  Eisen,  Blei, 
werden  gleichmässig  angegriffen  und  bilden  mit 
der  Zuckerlosung  Verbindungen,  die  man  unter 
allen  Umständen  vermeiden  muss.  Zinn  kann 
verwandt  werden,  denn  die  einzigen  möglicher- 
weise entstehenden  Verbindungen  sind  die 
.Alkalistannate,  die  sich  in  unlösliche  Zinnsäure 
zersetzen.  Auch  kann  unlöslicher  SchMvefel 
entstehen. 

Die  verwandte  Base  zeigt  Bar>t,  und  zwar 
nimmt  man  lieber  deshalb  Rar>'t  als  Strontium 
oder  Kalk,  weil  Baryt  sich  mit  den  organischen 
Substanzen  und  mit  der  schwefligen  Säure  der 
Sulfite  zu  unlöslichen  Verbindungen  verbindet, 
die  sich  absetzen. 

Gerben  yod  HAaten  auf  elektrlsehem  Wege. 

(Die  Elekuiziilt  1900.  V.) 

Bei  den  bisher  bekannt  gewordenen  elek- 
trischen Cierbverfahren  bediente  man  sich  ent- 
weder des  Gleichstromes  oder  des  Wechselstromes 
bei  parallel  oder  senkrecht  oder  willkürlich  zur 
Hautebene  stehender  Stromrichtimg.  Daher  liess 
man  den  Strom  entweder  konstant  oder  inter- 
mittierend wirken. 

Dabei  ergab  sich  bei  der  .Anwendung  von 
(ileichstrom  eine  sehr  nachteilige  Zersetzung  der 
Gerbsäure  in  Gallussäure,  welche  die  gün.stigen 
Wirkungen,  welche  der  elektrische  Strom  ausübl, 
wieder  aufliebt.  Bei  der  Anwendung  von  Wechsel- 
strömen, wo  dieser  Uebelstand  der  Zersetzung 
der  (ierbsäure  fortfiel,  konnte  man  nicht  gut  ohne 
Benutzung  sehr  starker  Brühen  auskommen,  was 
die  Ockonomic  des  Verfahrens  beeinträchtigte. 


Ein  dem  Herrn  Dr.  Zerener  in  Berlin 
patentiertes  Verfahren  zum  Gerben  von  Häuten 
auf  elektrischem  Wege,  welches  auf  der  Anwen- 
dung von  Gleichstrom  beruht,  sucht  die  Mängel 
der  bisher  bekannt  gewordenen  elektrischen 
Gerbverfahren  auf  folgende  Weise  zu  be- 
seitigen : 

Der  Gleichstrom  wird  nicht,  wie  bisher  üblich 
war,  dauernd  in  derselben  Richtung  durch  die 
Gerbbottiche  geschickt,  sondern  die  Richtung 
des  Gleichstromes  wird  periodisch  umgekehrt, 
wobei  aber  der  Strom  in  bekannter  W'eLsc  stets 
senkrecht  auf  die  Flächen  der  ausgespannten 
Häute  gerichtet  bleibt.  Durch  die  periodische 
Umkehrung  des  CJleichstromes  wird  nicht  nur 
der  Mangel  der  bekannten  Gleichstromverfahren, 
nämlich  die  Umwandlung  der  Gerbsäure  in  (iallus- 
säure  vermieden,  sondern  es  wird  auch  eine 
wesentliche  Beschleunigung  des  (rerbprozesses 
erzielt. 

Der  Unterschied  von  Wechselstrom  und 
Gleichstrom  ist  bekannt.  Unter  Wechselstrom 
versteht  man  einen  solchen,  der  stetigen  Schwan- 
kungen zwischen  einem  Minimum  und  einem 
Maximum  unterworfen  ist,  während  man  Gleich- 
strom als  gerade  gerichteten  Wechselstrom 
definiert.  Um  aber  den  Wechselstrom  von  dem 
Gleichstrom  mit  wechselnder  Stromrichtung  ftlr 
den  Zweck  der  bestimmten  Umgrenzung  der 
vorliegenden  Erfindung  technisch  schärfer  zu 
unterscheiden,  mag  noch  Folgendes  hervorgehoben 
werden. 

Obwohl  man  in  neuester  Zeit  bei  Wechsel- 
strömen mit  der  Zahl  der  Stromwechsel  hier  und 
da  erheblich  herabgegangen  ist,  so  ist  doch  nicht 
bekannt  geworden,  dass  Wechselströme  mit 
weniger  als  600  Wechseln  in  der  Minute  gewerb- 
liche Verwertung  gefunden  haben.  Man  kann 
daher  den  Begriff  des  Wechselstromes,  wie  der- 
selbe der  'l'echnik  geläufig  ist,  so  festlegen,  dass 
damit  ein  Strom  bezeichnet  wird,  welcher 
wenigstens  600  mal  in  der  Minute  eine  Veränderung 
ertährt,  während  im  vorliegenden  Falle  dem  un- 
veränderlichen Gleichstrom  nur  periodisch 
wechselnd  die  entgegengesetzte  Richtung  gegeben 
wird,  und  zwar  nicht  öfter  als  4 mal  in  der 
Minute. 

Die  angesicllien  Versuche  haben  sogar  er- 
geben, dass  ein  mehr  als  einmaliger  Wechsel 
der  Stromrichtung  in  der  Minute  kaum  noch  zu- 
lässig erscheint.  Da  es  jedoch  nicht  ausge- 
schlossen ist,  dass  bei  bestimmten  Sorten  von 
Häuten  und  event.  bei  Wahl  bestimmter  Strom- 
stärken. Brühen  usw.  eine  Vermehrung  der  Zahl 
der  Wechsel  möglich  ist,  so  mag  für  die  Zwecke 
der  Erfindung  Zereners  der  Begriff  des  Gleich- 
stromes mit  wechselnder  Stronirichtung  dahin 
festgelegt  werden,  dass  darunter  ein  Strom  ver- 
standen werden  soll,  dessen  Stromrichiung  4mal 
in  der  Minute  wechselt,  so  dass  alle  elektrischen 
(ierbverlahren,  welche  mit  Strömen  arbeiten,  bei 
denen  ein  mehr  als  4 maliger  Wechsel  der 
Stromrichtung  in  der  Minute  staltfindct,  mit  dem 
Zerener’schen  Patente  nicht  kollidieren.  .Auch 
unterscheidet  es  sich  noch  dadurch  vor  anderen 


47 


RLEKTROCHEMrSCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  2 


Verfthren,  dass  die  Stromrichtiing  entsprechend 
dem  wachenden Widerstend  periodisch  umgekehrt 
wird,  wobei  der  Strom  jedoch  stets  senkrecht 
auf  die  Flachen  der  ausgespannten  Häute  ge- 
richtet bleibt. 


Akkumulator  von  Rlbbe.  (Kii.  Kdtcb.  1900.  71.) 

Zuerst  wurde  dieser  Akkumulator  so  herge- 
stellt, dass  jede  Seite  einer  Bleiplatte  mit  einer 
Celluloidplatte  bedeckt  «vurde.  In  letzteren 
Platten  waren  Oeflnungen  oder  Avisschnitle  an- 
gebracht, deren  aufgelwgene  Ränder  die  Wider- 
lager für  die  mit  entsprechender  KrUmmung 
angeordnete  Füllmasse  bildeten.  Später  wurden 
zwischen  die  Bleiplatten  und  die  Celluloidplatten 
einzelne  Leisten  gelegt.  Die  Leisten  waren  einer- 
seits mit  den  CelUiloidplatten  und  andererseits 
durch  die  Bleiplatten  hindurch  mit  einander  ver- 
klebt. So  entstand  ein  für  die  wirksame  Masse 
erforderlicher  Hohlraum.  Die  Fenster  der 
Celluloidplatten  wurden  zu  schmalen  Schlitzen 
ausgebildet,  welche  einen  freien  Säurezutriit  ge- 
statten und  die  Masse  nicht  mehr  so  leicht  her- 
ausfallen lassen  sollten.  In  neuerer  Zeit  werden 
nun  die  Celluloidplatten  wieder  unmittelbar  auf 
die  Bleiplatten  gelegt  und  der  zur  Aufnahme  der 
wirksamen  Masse  bestimmte  Raum  dadurch  erzielt, 


dass  die  Bleiplattc  nicht  mehr  wie  früher  nur 
mit  einigen  Durchbrechungen  .lusgestattet,  son- 
dern als  Gitterplatte  ausgebildet  ist.  Die  Gitter- 
platte  ist  in  einzelne  Felder  geteilt  und  besitzt 
sehr  viele  dünne,  senkrechte  Stäbe,  während  nur 
wenige,  aber  starke  in  horizontaler  Richtung  vor- 
gesehen sind.  Die  senkrechten  Stäbe  haben  als 
Querschnitt  ein  Viereck,  dessen  Diagonale  gleich 
der  Dicke  der  Platte  ist.  Die  Füllmasse  wird 
mithin  einen  Körper  bilden,  dessen  Quer- 
schnitt einen  doppelten  Schwalbenschwanz 
aufweist.  Um  die  wirksame  Mas.se  am  Heraus- 
tallen  zu  hindern,  wird  das  Gitter  mittels  Durch- 
glühen  der  Celluloidplatten  abgedeckt,  welche 
mit  einander  wie  folgt  verbunden  werden.  In 
gcNvissen,  regelmässigen  Abständen  ist  die  Rippen- 
bildung  der  Bleiplatte  unterbrochen,  so  dass  ein 
zusammendes  Stück  entsteht.  Dieses  ist  dann 
mif  einer  Bohrung  ausgestattet,  in  welche  v*on 
beiden  Seiten  die  Olluloidplatten  hineingedrückl 
werden,  so  dass  sie  sich  berühren  und  durch  Be- 
streichen mit  Aceton  fest  mit  einander  verklebt 
werden  können.  Die  neue  Plaue  zeichnet  sich 
von  den  früheren  durch  geringere  Dicke  und 
geringeres  Gewicht,  sowie  durch  eine  bedeutend 
grössere  Berührungsfläche  des  Bleies  mit  der 
wirksamen  Masse  aus. 


PATENT-BESPRECHUNGEN . 


Oalvanliehe  Batterie  mit  LOsungselektrode  aus 

Kohle.  — Juhn  l.aakcy  Do  bell  in  Ilarlesdcn. 
D.  R.  P.  106231. 


Id  den  Ofen  a ist  der  aus  Eisen  bestebestle  Be- 
hälter welcher  geschmoUeoes  Blei  enthält,  eingesetzt. 
In  das  Blei  werden  KohlenpUtten  t oder  Stückchen  von 


Kohle  und  Koks  oder  sonstige  kohlcnitotfhnltige  Ver- 
bindongen  emgefUhrt.  Das  geschmolzene  Blei  omgiebl 
das  poröse  Gefiss  r,  dua  ein  zur  Sauerstoflfabgabe  ge- 
eignetes MetalUalz  enthält,  welches  wie  das  Blei  durch 
die  Ofentemperator  im  geschmolzenen  Zustande  erhalten 
wird.  In  das  Mciailsais  wird  durch  das  Rohr  d Laft 
oder  ein  anderer  oxydierender  SiolT  eingeftthri,  um  den 
Sauerstoff  zu  ersetzen,  welcher  durch  den  elektrischen 
Strom  TOD  dem  MetallsaU  durch  das  poröse  Gefast 
hindurch  an  das  gescbmolrene  Blei  sur  Oxydation  der 
Kohle  abgegeben  wird.  An  Stelle  eines  MeialJtalses 
kann  ein  Gemisch  mehrerer  Salse,  bestehend  aus  einem 
Alkallsalz,  C'hromsäure  und  einem  reberschosa  tob 
Alkali  mit  oder  ohne  Bleioxyd  rerwendet  werden. 

Polklemme  für  elektrische  Batterien  — 
Sächsische  Akkumulatorenwerke,  AktiengeselU 
sch.ift  in  Dresden.  D.  R.  P.  106232. 


Fig.  15. 
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Der  Stet;  /«  welcher  auf  der  die  Elektroden  mit 
einander  verbindenden  MelallleUte  befeatsgt  Ub  nimmt 
in  aeioer  Höhlung  den  KontakUtöpael  m auf.  Der  Steg 
ist  von  dem  GummUchlnuch  i umgeben  und  un  scineni 
oberen  Ende  derartig  iibgedreht,  dass  zwiacben  letzterem 
und  Gummifichlauch  eine  Rinne  A vorhanden  Ut,  die 
mit  Oel  oder  dergleichen  .mgefüiU  Ut,  um  die  Kontakt- 
fläche  gegen  Heach.'idigung  durch  die  kletternde  Säure 
lu  schützen. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  positiven  Maase- 
platten  für  Stromsammler.  — Hans  Strecker 
m Köln.  D.  R.  K 106233. 


Die  in  der  Mute  durchbrochene  Elektrode  ist  hier 
mit  einem  mehrteiligen,  die  wirksame  Masse  zusammen- 
haltenden  Ring  A*  versehen.  Letzterer  wird  vor  dem 
Einträgen  der  wirksamen  .NSasse  in  den  Rahmen  S ge- 
legt. Um  eine  Lockerung  des  Zusammenhangs  zwischen 
Ring  und  wirksamer  Masse  beim  Trocknen  der  leUtcren 
zu  verhindern,  wird  diese,  mit  Alkalilösung  nur  schwach 
angefeucbtel,  in  den  Rahmen  eingetragen.  Um 
ferner  die  beim  Kintanchen  der  riatte  in  die  mit 
Schwefelsäure  angesäuerle  Alkalisulfatlösung  eintretende 
Vulumenvergrösserung  der  wirksamen  Masse  zu  ver- 
ringern, wird  der  Bleiglätte  Hieik.arbonat  zugesetzt.  Die 
Platte  wird,  ohne  sie  weiter  za  trocknen,  in  die  obige 
Sulfaüösnng  gebracht,  wodurch  die  beim  Trocknen  ein* 
tretende  Kmsteobildung  vermteden  wird. 

Vorrlehtuogr  zur  elektrolytlsehen  Abscheldung 
von  Metallen,  die  leichter  sind,  als  ihre 
Elektrolyte,  — Hermann  Recker  in  Paris.  D. 
R.  P.  I04  9SS- 


Die  Vorrichtung  gestaltet,  das  .Metall  ln  be<{uemer 
Weise  unter  Abschluss  der  Loft  zu  sammeln  und 


zugleich  zu  verhüten,  dass  es  sich  im  Elektrolyten 
wieder  löst,  nachdem  es  die  Kathode  verlassen  hat. 
Dieser  Zweck  wird  durch  einen  flach  konischen  Sammel- 
behälter  aus  Metall  erreicht,  dessen  Unterseite  in 
den  geschmolzenen  Elektrolyten  oberhalb  der  Kathode 
B eintaucht,  wahrend  sich  seine  obere  Seite  ausserhalb 
des  Elektrolyten  beftndci  und  durch  Luft  oder  andere 
Kühlmittel  gekühlt  wird.  Ausserdem  ist  der  Sammler 
mit  einem  Gasauslassventil  und  einem  leicht  abfallenden 
Metallabflassrohr  versehen  und  mit  einer  Stromab- 
zweigung  des  negativen  Leiters  g durch  einen  Wider- 
stand verbunden,  der  so  bemessen  ist,  dass  nur  ein 
sehr  kleiner  Teil  des  Hauptstromes  hmdurchgeht.  Der 
Sammelbehälter  hat  dadurch  die  Wirkung  einer  Hilfs- 
kathode, so  dass  das  an  der  Hauptkaibode  ß frei 
werdende  Metall  wieder  negativ  wird,  während  es  an 
der  lonenfliche  des  Sammlers  entlang  gleitet  und  in 
dem  zum  .-Vusflnss  führenden  Kohr  t em|>orsteigt. 

Zur  Aufnahme  des  Sammlers  dient  ein  Behälter 
dessen  unterer,  verengter  Teil  a durch  eine  KUhlvor- 
rtchtaog  kalt  gehalten  und  mit  einem  isolierenden  Ver- 
schluss geschlossen  wird,  durch  welchen  der  Kathoden- 
träger ä gebt.  Die  an  der  Ausscnfläche  behufs  leichten 
Aufsteigens  der  MetallkUgelchen  abgeschrägte  Kathode 
ist  von  einer  ringförmigen  Anode  C umgeben,  welche 
mittelst  an  ihrer  Ausseufläche  befestigter  Stromleiter  r 
aufgehäogt  ist. 

Montierung  von  Thermo-Elementen  für  Mess- 

Zweeke.  ' llartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  M.* 

Boi-kenheim.  D.  R.  P.  106234. 


Fig.  17. 


Die  das  Thermo-Etement  bildenden  Metallstreifen  ß 
sind  von  einem  feuerfesten  .*>cbutzstUck  ^ umgeben. 
Letzteres  durchzieht  der  Länge  nach  ein  fester,  hohen 
Temperaturen  widerstehender  Stab  5,  der  das  Schulz- 
stück bei  etwa  entstehenden  Sprüngen  oder  Rissen  am 
AuseLnanderfallen  hindert.  Das  Schaustück  kann  aus 
mehreren  Teilen  bestehen,  die  von  dem  Stab  5 zu- 
laramengchaltcn  werden.  Da,  wo  die  Teile  zusammen- 
■tosten,  sichern  eingelegte  Schutzröhrchen  ß Thermo- 
Eleroent  und  Stab  S vor  den  etwa  durch  die  Fugen 
dringenden  Gasen. 
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Abstlehvorplehtonir  fQr  elektrisehe  Oefen.  — 

Siemcna  Sc  Halske.  AküeDses«ll«chaft  in  li«rlin. 
1).  R.  I’.  106049. 


Ad  die  AbitichölTouDg  de«  Ofeo»  »chliesst  «ich  ein 
auf-  und  abwärts  bewegliches  Knierohr  J an,  dessen 
wagerechter  Schenkel  mit  einem  beliebig  heb«  und  senk* 
baren  Asbestschlauch  S oder  einer  Klapi>eDvorrichtuDg 
versehen  ist.  Hierdurch  kann  dns  .Scbmelrprodukt  dnreh 
Senkuog  des  Schlauches  oder  Bethätigang  der  Klappen- 
vorrirhinng  nnter  Luftabschluss  ohne  Unterbrechung 
des  Betriebes  und  in  nahezu  erkaltetem  Zustande  dem 
Ofen  entnommen  werden. 


Vepbesserungen  anOloeken  for  elektroly tiaehe 

Apparate-  — Socict6  anonyme  roxyhydrif|ue 
in  Brüssel.  1).  R.  I*.  106226. 


Das  Flässigkeitsdiaphragma  soll  bei  der  Elektro- 
lyse von  Flüssigkeiten  die  Vermischung  der  eotatehen« 
den  Gase  verhindern.  Die  Wand  des  Kessels  /t  bildet 
die  negative  Elektrode,  während  die  positive  Elektrode 
von  einer  Blatte  E gebildet  wird.  Um  letrtere  sind 
Ringe  H ans  isolierendem  Material  derart  angeordnet. 


Um  bei  der  Elektrolyse  von  Waaser  in  völlig 
sicherer  Weise  die  Vermischung  der  Gase  zweier  be- 
nachbarter Zellen  ru  verhindern  und  trotzdem  gleich- 
zeitig die  Zirkulation  des  Elektrolyten  zu  begünstigen, 
ordnet  man  an  Apparaten  mit  .Scheidewänden  eine 
Durchlöcherung  dieser  Scheidewände  oder  Diaphragmen 
mit  einer  Reihe  kleiner  Löcher  O von  einem  l mm 
nicht  Übersteigenden  Durchmesser  in  möglichst  grosser 
Zahl  derartig  an,  dass  ihre  Gesamtzahl  ein  einige 
Zentimeter  hohes  und  an  der  ganzen  Breite  der  Scheide- 
wand im  Niveau  des  unteren  Eudes  des  Elektroden  E 
und  oberhalb  des  uoteren  Endes  der  Diaphragmen  C 
binlaufcndcs  Bond  bildet.  Die  derurtig  ongeordneten 
Durchlochungen  unlerscheidcD  sich  von  denen  des 
Patentes  83079  (vergl.  Bd.  16,  .S.  830)  dadurch,  dass 
sie  nur  den  Durchgang  der  Ionen  begünstigen,  aber 
weder  Flüssigkeit  noch  Gase  durchlatsen. 

FlQislffkeltsverschluss-Dlaphragma  fflr  elek- 
tPOl^lSChe  Apparate.  — Maurice  Ila7ard- 
Klamand  in  Houlogne-sur-.Seine,  Frankreich.  D.  K.  I‘. 

106499- 


Fig.  20. 

dass  sie  nach  innen  und  rund  um  die  positive  Elektrode 
herum  einen  senkrechten  Kanal  von  Y-förmigem  Quer- 
schnitt bilden.  Um  die  oberen  Teile  der  Zellen,  welche 
die  positive  Elektrode  ctnschlicssen,  zum  Verschluss  zu 
bringen,  bildet  der  letzte  King  H eine  hohle  Kinne  4, 
in  weichender  Deckel  M mittelst  des  vorletzten  ring- 
förmigen Ansatzes  nv,  welcher  aus  einem  .Stück  mit  dem 
Deckel  gegossen  ist,  eingreift,  so  dass  er  hier  hydraulisch 
abgedichtet  werden  kiino.  Eine  oder  mehrere  Oeffnungen 
k,  welche  sich  in  dem  letzten  Ebonitring  voründen,  ver- 
mitteln die  Verbindung  der  Flüssigkeit  im  Kessel  mit 
der  im  oberen,  als  Behälter  ausgcbildeten  Teil  des 
Deckels  behndlichen  KlUssigkeit. 

Eine  V^ermischung  der  Gase,  welche  beide  für  sich 
durch  Ivesondere  Kanäle  A'  nbgeführt  werden,  kann  in- 
folge dieser  Einrichtung  nicht  eiutreten.  Sinkt  einmal 
dns  FlUsiigkcitsniveau  aus  irgend  einem  Grunde  bis 
unter  den  Rand  der  Glocke  m,  so  treten  die  Gase  uni 
diesen  Rand  herum  durch  die  OefTnungen  n ins  Freie, 
ohne  die  Scheidewände  übersteigen  zu  können. 

Apparat  zur  Erzeugung  elektrlseher  Ent~ 

ladUQSr^n.  ~ Marius  Otto  in  Neutlly,  Seine.  D. 

K.  P.  106514.  (Zusatz  zum  Patente  No.  96400). 

Die  Ausführungsform  des  durch  Patent  96400  ge- 
schützten .\pparntes  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Einleitungen  und  stufenweise  auf  einander  folgenden 
Unterbrechungen  der  elektrischen  F.otladuogen  durch 
drehbare  Trennungsscheiben  erseugt  werden,  deren  je 
eine  zwischen  zwei  festen  Elektroden  angeordnet  und 
abwei'hRclnd  leitend  und  nicht  leitend  eingeteilt  ist,  so 
dass,  wenn  der  leitende  Teil  die  Entladung  zulässt,  l>ei 
fortgesetzter  Drehung  der  Scheibe  der  nicht  leitende 
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Teil  dieselbe  wieder  unterbricht,  um  dadurch  selbstthdtif; 
t'efibrlicheti  Kurischliltsen  rorsubeugeti. 

Verfahren  zur  ununterbrochenen  KOhluner  der 
Elektroden  von  Ozonerzeugern  während  des 
Betriebes.  — lieor^  Abrftham  uad  l,.outi  Mat* 
mier  in  Ptris.  D.  K.  P.  106711. 

Ule  UDUDterbrocheoe  Kühlung'  der  Elekirodeo  von 
Ozoncrxeagero  geschieht  dadurch,  dass  der  NVaster* 
zallois  zu  den  Elektroden  periodisch  nnterbtochcp  wird, 
worauf  das  Wasser  die  beiden  Elektrodenreihen  ununter- 
brochen dorchlliessl,  und  endlich  der  WatserabHuss 
periodisch  und  abwechselnd  mit  dem  Zufluss  unter* 
brochen  wird,  sum  Zwecke,  eine  starke  und  regel- 
mässige Abkühlung  herbeizuführen  und  gleichzeitig  die 
Isolation  der  Elektroden  aufrecht  za  erhalten.  Das 


Verfahren  ist  eine  t'ebertragung  des  bereits  bekannten 
und  fUr  gewisse  Pklle  sngewendeten  zor  uuterhrochenen 
Kühlung  von  Elektroden  auf  die  Ozoncrzeugungsapparate. 
Durch  dasselbe  wird  die  Anwendung  von  Ozonerzeugero 
grossen  Umfanges  (von  mehreren  hundert  Kilowatt)  er* 
mög  licht. 

Sammlerelektrode.  — Alexander  Pallavicini  in 
Berlin.  D.  K.  P.  106762. 

Der  Musseträger  besteht  aus  einer  dorchbrochenen, 
stellenweise  auf  beiden  Seilen  mit  Stiften  versehenen 
Bleiplaite  mit  umgebogenen  Kündern.  Kr  wird  dorch 
(.ioss  in  einem  Stück  mit  senkrecht  stehenden  Kündern 
hergestellt.  Letztere  werden  sodann  vor  dem  Einträgen 
der  wirksamen  Masse  umgebogen.  Hierdurch  werden 
Lbtstellen  an  dem  Massetrüger  vermieden. 


ALLGEMEINES. 


Stahlwaren  vor  dem  Härten  galvanisch 
zu  Qberziehen.  Ein  neues  Verfahren  hiersu  wird 
in  der  »Zeitschrift  für  Werkzeugmaschiuen  und  Werk* 
leugec  angegeben.  Dasselbe  ist  von  Emst  Hammesfahr 
in  .Solingen  erfanden  und  bat  den  Zweck,  dieOxydslions- 
bildang  und  das  Verziehen  der  Stahlwaren  beim  Härten 
nach  Möglichkeit  zu  vermeiden.  Das  Härten  der  Stahl* 
waren  hat  verschiedene  anangenehnie  Erscheinungen  im 
(befolge,  durch  die  der  Prozentsats  an  Ausschussware 
ein  beträchtlich  hoher  wird.  Schwache  Werkstücke  ver- 
ziehen sich  beim  Erwärmen  sehr  häufig,  ferner  wird 
ihr  Wert  durch  die  Oxydation  wesentlich  vermindert. 
Um  dies  zu  vermeiden,  werden  die  Stablwaren  vor  dem 
Härten  galvanisch  mit  Nickel,  Kupier  oder  anderen 
geeigneten  Metallen,  bezw.  Metalllegierungen  Überzogen. 


Da  den  Werkstücken  durch  einen  sulchen  Metallüber- 
zug die  Zähigkeit  ungehärteter  Ware  auch  nach  dem 
Härten  erhalten  bleibt,  so  scheint  dieses  Vetfabren  bei 
vielen  .Stahlgegeaständcn,  die  dem  Härten  unterworfen 
werden,  recht  vorteilhaft. 

Lacke  fOr  elektrolytische  Zellen.  Nach  dem 
»Helios«  mischt  man:  a)  8 Teile  Harz,  20  Teile  Gutta- 
percha und  IO  Teile  gekochtes  Leinöl;  b)  150  Teile 
Bargunderpeeb,  25  Teile  Gotlspercha  und  25  'Keile 
pulverisierten  Bimsstein.  Der  Bimsstein  wird  der  ge- 
schmolzenen Guttapercha  zugesetzt  und  dann  das  Pech 
mit  dem  Ganzen  Tcrmiscbl.  Mehrere  Lagen  des  Lackes 
sind  erforderlich.  Die  OberHäche  kann  mit  einem 
heissen  Eisen  geglättet  werden. 


PATENT  -ÜBERSICHT. 

Zusammengcstellt  vom  Patent*  und  Technischen  Bureau  E.  Dalehetv,  Berlin  NW.,  Mftrien*Strasse  17* 


Deutsches  Reich. 

Anmeldungen. 

Kl.  21.  No.  15019-  Sekundäretement.  — Titus  Kitter 
von  Michalowski,  Krakau. 

Erieilungen. 

Kl.  12-  No.  110505.  V'crfahrcn  zur  Darstellung  von 
HalogensaucrstofTsalzcn  durch  Elektrolyse.  — • Dr. 
P.  Imhoff,  Liverpool, 

KL  21,  No.  110740.  Elektrolytischer  Stromrichtungs- 
wthler  oder  Kondensator.  — C.  Liebenow,  Berlin. 
l.uiscDstr.  31a. 

Kl.  21.  No.  110929.  Sammlerelektrode  mit  .Masse- 
träger  aus  Isolierstoff.  — W.  M.  Mc.  Dougall, 
Esst  Orange,  New  Jersey,  V.  Si.  A. 

KL  13.  No.  111131.  Apparat  zur  Elektrolyse  von 
Wasser.  — Dr.  O.  Schmidt,  Zürich. 

Kl.  21.  No.  111014.  Vorrichtang  zor  zeitweisen  elek- 
trischen Beleuchtung  mit  einer  'rauchbatterie, 

K.  Schreiber,  Berlin,  Ralhenowerstr.  23. 


Gebrauchsmuster. 

Kl.  21.  No.  129903.  Gefäss  für  galvanische  Elemente, 
mit  Kippen  sn  der  Wandung  in  Verbindung  mit  dem 
Boden  desCefässes,  — B.  Zschöckel  &Co.,  Leipzig. 

Kl.  21.  No.  129943.  Samroelbatterte  mit  trogformig 
über  einander  gesteliten  und  die  Errcgcrtlüastgkeit 
aufnehmenden  Doppelelektroden,  bei  welchen  die 
wirksame  Masse  innerhalb  den  Boden  konzentrisch 
umziehender  Rinnen  liegt.  — Albert  Tribelhorn, 
Zürich. 

KL  21.  No.  130352.  Zelle  mit  napfartigem  Ansatz. 
— O.  Krüger  & Co.,  Berlin. 

KL  31.  No.  130354.  Luftdicht  abgeschlossener  Zellen- 
kasten  mit  durch  Keile  aufgepresstem  Deckel.  — 
O.  Krüger  & Co.,  Berlin. 

KL  21.  No.  130682.  Für  AccumuLitoren  bestimmte 
perforierte  'rrennungskörper  mit  cingeHochtener 
Isolierschnur  zum  Zwecke  einer  besseren  Zirkulation 
der  Säure  und  zur  Erhöhung  der  Festigkeit  des 
Trennongskörper?-.  — H.  W.  Hellmann,  Chariollen- 
burg,  Schilierstr.  97. 
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Dr.  Alb.  Lessing,  flürnberg, 

Fabrik  Kalvani.McIier  Kohlen, 

einpneblt  als  Spezialität; 

Kohlen-Elektroden  in  allen  Grössen  für  elektrochemische  Werka 

Beleuclitnii^NkoliIen,  Trockenei  einen  te. 


Heinrich  Lenz,  Mannheim. 

lieber  8500  Arbeiter. 

Lokomobilen  bis  300  PS 

beste  und  sparsamste  Betriebskraft. 

Verkauft  I 

1896:  640  Lokomobilen 

1897  : 845 
1898:  1263  > 

1899:  1449  . 

Gleicher  Absatz  von  kelaer  anderen  Fabrik  Deutschlande  erreicht! 


Jscl/r-ladrilU 

^ A.W.Atihmdch.  ämw/| 


liidtscbutz  in  Cteniicliei  fitrlken 


Ww«K«‘  * PWiiKer,  Lelpdg. 


Stellen  «Gesuche  o « | 

a a und  -Angebote: 

finden  In  der  I 

Elektrochemischen  ^ 
Zeitschrift 

Torteilhnftciie  Beriicksichtignofi;. 

Bei  dtrecter  Einsendung  an  die 
Expedition  pro  Zeile  25  Pfg. 
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ELEKTROLYSE  OHNE  ELEKTRODEN. 

Von  Rud.  V.  Hettser. 


Die  Uebelstände  der  geringen  Wider- 
standsrahigkeit  von  Anodenmaterialicn  gegen 
die  in  statu  nascendi  abgeschiedenen  Metall- 
loide  Sauerstoff  und  Chlor  sind  gross  genug, 
um  ein  elektrolytisches  V'erfahren  noch  vor- 
teilhaft erscheinen  zu  la.ssen,  welches  mit  ge- 
ringerem Güteverhältnis  arbeitet,  bei  welchem 
aber  Elektroden  aus  Metall  oder  Kohle 
überhaupt  nicht  erforderlich  sind.  Der 


elektrische  Strom  muss  also  durch  mechanische 
Mittel  im  Elektrolyten  selbst  erzeugt 
werden,  indem  nur  auf  diese  Weise  die 
Ein-  und  Austrittstellen  am  Elektrolyten 
umgangen  werden  können,  d,  h.  diese  selbst 
aus  dem  Leiter  II.  Kla.sse  bestehen. 

Der  nächstliegende  Gedanke  zur  Lösung 
des  Problems  wäre,  die  Ankerdrähte  einer 
Dynamomaschine  durch  Röhren  aus  Isolations- 


Fig.  21. 


material  zu  ersetzen,  welche  den  Elektrolyten 
einschliessen,  und  dieses  System  von  Röhren 
im  magnetischen  Felde  rotieren  zu  lassen. 
Wegen  des  grossen  spez.  Widerstandes  der 
Flüssigkeit  und  aus  Konstruktionsrücksichten 
ist  jedoch  an  eine  praktische  Ausführung 
nicht  zu  denken. 


Es  bietet  sich  uns  aber  noch  eine 
andere  Möglichkeit,  die  Kraftlinien  eines 
ruhenden  Magnctfelde.s  mit  dem  bewegten 
Leiter  II.  Khisse  zum  Schnitte  zu  bringen, 
und  zwar,  indem  wir  den  Elektrolyten 
durch  Druckdifferenz  zum  raschen  Strömen 
in  geschlossenen  Rohrleitungen  veranlassen, 
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welche  so  angeordnet  sind,  dass  der  Kraft- 
linienstrom in  senkrechter  Ebene  die  Flüssig- 
keitsfaden durchschneidet.  (S.  Fig-  21.) 

Dann  gelten  genau  dieselben  Induktions- 
gesetze, wie  bei  Leitern  I.  Klasse,  bezüglich 
Richtung  und  Intensität  der  indizierten  elektro- 
motorischen Kraft. 

HezeichncnwirdiemagnetischeF'eldstärkc 
(Kraftlinien  pro  cm*  im  Elektrolyten)  mit 
H;  die  Ge.schwindigkeit  der  Flüssigkeit  mit 

V ( f™  ) und  die  wirksame  Induktionslänge 
\Sek./ 

eines  Leiterelementes  mit  I (in  cm),  .so  ist 
die  induzierte  K.  M.  K.  zwischen  den  Vcrtikal- 
seiten  des  Rohres: 

E = II  - 1 - V - 10-’  Volt. 

Wir  haben  uns  vorzustellen,  dass  in  der 
Vertikalebene  durch  die  Rohrmitte  eine 


neutrale  Zone  besteht  mit  der  E.  M.  K. 
Null,  und  dass  die  Potentialdifferenzen  mit 
der  Entfernung  der  Flüssigkeitsfaden  aus 
der  neutralen  Zone  an  Grösse  zunehmen 
und  sich  zu  dem  Ma.\imalwert  E summieren 
Während  die  in  den  Ankerdrähten  einer 
Dynamo  induzierten  E.  M.  Kräfte  bei  jeder 
Umdrehung  der  Welle  zweimal  ihr  Vor- 
zeichen wechseln  und  erst  durch  den  Kollektor 
gleich  gerichtet  werden  müssen,  sind  die 
E.  M.  Kräfte  in  unserem  Flüssigkeitsprisma 
stets  n.ach  derselben  Seite  gerichtet,  weil 
die  Richtung  der  Kraltlinien  zu  dem  be- 
wegten Leiter  hierbei  constant  ist. 

Eine  einfache  Anordnung,  um  den 
Schlic-s.sungskreis  der  Strombahn  zu  vollenden, 
ist  in  Figur  22  ersichtlich.  Der  Elektrolj  t 
durchströmt  den  Querschnitt  Q,  welcher  oben 
undunten  von  festen  Wandungen,  seitwärts  von 


Fig-  JZ. 


poriisen  Scheidewänden  begrenzt  ist.  Letztere 
sind  erforderlich  um  dem  flicssenden  Elektro- 
lyten die  nötige  h'ührung  zu  geben,  da  ohne 
dieselben  bei  der  Berührung  der  strömenden 
mit  der  in  Ruhe  befindlichen  Flüssigkeit 
bedeutende  Wirbel  entstehen  würden,  welche 
Vcranl.assung  zu  beträchtlichen  Energie- 
verlusten  gäben.  Der  Raum  zwischen  den 
Magnetspulen  wird  benutzt,  um  mittelst 
kurzer  Rohrstutzen  die  Kommunikation 
zwischen  Anoden-  und  Kathodenraum  her- 
z.u.stcllcn.  Die  Abscheidung  der  Gase  und 
I lydroxydmolckule  erfolgt  in  der  Nähe  der 
Innenwandung  der  Diaphragmen  D.  D.  Bei 
einer  h'Icktrolyse  von  Chlornatrium  wird  das 
freie  (abgeschiedene)  Chlor  in  der  Lösung 
grösstenteils  gelöst  verbleiben,  während  der 
Wasserstoff  von  der  hypothetischen  Kathode 
in  fein.n  Bläsclien  von  der  rasch  strömenden 


Flüssigkeit  mitgerissen  wird.  Beabsichtigt 
man  Chlor  und  Natronlauge  mit  Wasserstoff 
getrennt  aufzufangen,  re.sp.  bei  Elektrolyse 
von  Alkalisauerstoffsalzen  Wasserstoff  und 
Sauerstoff  zu  gewinnen,  so  müsste  ein 
weiteres  Diaphragma  in  der  Vertikalebene 
durch  die  Rohrmittc  eingesetzt  rverden. 

Von  den  Nachteilen  eines  solchen 
Apparates  sind  besonders  hervorzuheben; 
Der  .Stromkreis  hat  sehr  hohen  >spezifischcn* 
Widerstand,  so  dass  bei  festgesetztem 
Spannungsabfall  und  gegebener  Länge  des 
Rohres  die  zu  erzielende  Stromstärke  gering 
ist.  Die  von  den  Kraftlinien  bestrichene 
Leiterlänge  ist  im  Verhältnis  zu  dem  totalen 
Stromweg  klein;  infolge  Bewegung  gros.ser 
Fliissigkeitsmengen  ist  damit  ein  schlechter 
Gesamt-Wirkungsgrad  bedingt. 
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Genannte  Uebelstande  lassen  sich  bei 
Modifikation  in  nachstehende  Form  wesentlich 
reduzieren. 

Zwischen  den  Polen  NS  eines  Elektro- 
magnetes  befindet  sich  ein  innseitig  glasiertes 
Thonrohr,  welches  durch  die  poröse  Scheide- 
wand Dü,  in  zwei  gleiche  Räume  geteilt 
ist.  Die  Bewegung  des  Elektrolyten  in  den 
beiden  Abteilungen  ist  eine  parallel  ent- 
gegengesetzte. In  untenstehender  Figur  23 
veranschaulichen  . • . die  Spitzen  und  -|-  -|- 
die  Fahnen  von  Pfeilen,  mit  deren  Richtung 
die  beiden  Flüssigkeiten  sich  in  den  Rohren 


1 

: 

'A 
• '1 

' 

Eig.  »3- 


bewegen,  dann  ergeben  sich  nach  einer  der 
drei  Regeln  über  die  Richtung  der  induzierten 
E.  M.  K.  die  verzeichneten  Ladungs- 
erscheinungen an  den  Seitenwandungen  des 
Rohres. 

Wurden  die  Zwillingsrohre  von  dem 
Elektrolyten  im  gleichen  Sinne  durchströmt, 
so  wären  die  induzierten  Hi.  M.  Kräfte  gegen- 
einander gerichtet,  und  es  könnte  mit  Au.s- 
nahme  von  sog.  Wirbelströmen  kein 
eigentlicher  elektrischer  -Strom  zu  Stande 
kommen.  In  iinscrm  Falle  aber  addieren 
sich  die  beiden  E.  M.  Kräfte  und  wir  er- 
halten also  einen  Strom  von  der  Intensität: 
2 E 

1 = Amp., 

w 

wenn  E die  E.  M.  K.  in  Volt  von 
einem  Rohre,  w den  Widerstand  in  Q des 
gesamten  Stromkreises  bedeuten. 

Es  bleibt  jetzt  noch  die  Frage  zu  be- 
antworten, wo  in  diesem  Falle  die  Aus- 
scheidung der  Zersetzungsprodukte  aus  dem 
lonenzustande  vor  sich  geht.  Allgemein 

werden  die  Elektroden  sich  dort  befinden, 
wo  zwischen  zwei  Querschnitten  des  Elektro- 


I)  ten  der  grösste  Potentialunterschied,  zum 
mindesten  eine  E.  M.  K.  im  Betrage  der 
Zersetzungsspaimung  besteht. 

Wenden  wir  diesen  Satz  auf  vorliegende 
Verhältnisse  an,  so  kommen  wir  zu  dem 
Resultat,  dass  total  zwei  Kathoden  und  zwei 


Anoden  entstehen,  und  zwar  je  eine  Kathode 
und  Anode  an  den  Seitenwandungen  der 
einen  Rohrabteilung.  Dies  erklärt  sich,  wie 
aus  der  Figur  24  ersichtlich  ist,  dadurch,  dass 
bei  der  Summierung  der  kleinen  Kräfte  d E 
zur  Elektrodenspannung  E zwei  Möglich- 
keiten bezüglich  der  Richtung  bestehen,  in 
welcher  die  Addition  erfolgen  kann. 

Im  Prinzip  ist  es  natürlich  gleichgiltig, 
ob  die  Speisungen  der  einzelnen  Rohr- 
abteilungen von  zwei  räumlich  getrennten 
Behältern  erfolgt,  oder  ob  ein  und  derselbe 
Elektrolyt  durch  ein  U förmiges  Schlussstück 
in  paralleler  Richtung  rückwärts  geführt  wird. 

Die  Bewegung  der  H'lu.ssigkcit  erzielt 
man  am  einfachsten  durch  Ausstromenlas.sen  • 
der  letzteren  von  einem  Hochbassin ; indessen 
muss  Vorsorge  getroffen  .sein,  die  in  der 
rasch  strömenden  Flüssigkeit  enthaltene 
kinetische  Energie; 


auf  irgend  welche  Wei.se  nutzbar  zu  machen. 
Liesse  man  den  Elektrolyten,  nachdem  er 
das  magnetische  Feld  pa.s.siert  hat,  direkt 
in  einem  Auffanggefä.ss  zur  Ruhe  kommen, 
so  w'iirde  ein  Vielfaches  von  der  Arbeit 
verloren  gehen,  welche  wirklich  in  eicktnsche 
Energie  umgesetzt  wird.  Die  kinetische 
Energie  der  Flüssigkeit  mittelst  Turbine 
(spez.  Peltonrad)  aufzunehmen,  wäre  ent- 
schieden nicht  vorteilhaft.  Der  einzige 
Mechanismus,  welcher  .sowohl  die  Energie 
zur  Bewegung,  wie  die  Absorption  des  Restes 
dieser  Energie  mit  gutem  Wirkungsgrade 
liefert, ist dcreinfache  Schraubenpropellor. 
Die  mechanische  Arbeit,  welche  dem.sclben 
zugeführt  werden  muss,  wird  also  benutzt, 
um  die  Reibung  der  Flüssigkeit  an  den 
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Rohrwandungen  zu  überwinden  und  die 
elektrische  Energie  zu  produzieren. 

Noch  i-st  ein  weiterer  Apparat  in  die 
Fliissigkeitsbahn  (und  zwar  hinter  dem 
Magnctkreisc  und  vor  dem  l’ropellor)  ein- 
zu.schalten;  derselbe  bezweckt  die  Ab- 
scheidung der  Gase,  welche  bei  der 
Elektrolyse  auftreten.  Ks  kommt  hierbei 
das  Prinzip  der  Zentrifugalkraft  zur  Anwendung, 
indem  das  Flüssigkeits-Gasgemisch  ein  spiral- 
förmig gebogenes  Rohr  durchslrömt,  dessen 
Wandung  mit  dem  kleineren  Kriimmungs- 


radius  mehrfach  durchbohrt  ist,  an  welchen 
Stellen  also  das  Gas  austreten  kann.  Um 
zu  verhüten,  dass  auch  noch  Flüssigkeit  mit- 
gcrissen  wird,  sind  an  die.sen  Bohrungen 
aufwärts  gerichtete  Rohre  eingesetzt,  welche 
bis  zu  gewisser  Druckhöhe  mit  F'lüssigkeit 
gefüllt  sind. 

Fane  schematische  Zusammenstellung 
der  ganzen  Anlage  ist  in  F'ig.  25  abgebildet. 

Die  Zwillingsrohre  im  Magnctfelde 
werden  aus  Gründen  der  Raumersparnis 
zweckmassig  radial  in  eine  Fibene  aufgcrollt. 


Es  bedeuten  i.  d.  F'igur: 
li  Vorgang  der  Elektrolyse 
6"  Gasabscheider 
P Propcilor 

rt  Ausflussrohr  der  Eauge. 


Zum  Schlüsse  gestatte  ich  mir,  das 
Beispiel  einer  Berechnung  vorzufuhren.  w elches 
leicht  einen  Einblick  in  die  Dimensionierung 
und  Leistungsfähigkeit  eines  derartigen 
.•\pparates  ermöglicht. 

Beispiel. 

Dünnwandiges  Kupferrohr,  in- 
wendig emailliert,  von  nebenstehenden  Dimen- 
sionen. 


I «M.’ 


1— 

Fig.  J6. 

(Eisen  nicht  verwendbar  wegen  Kraft- 
linienstreuung.) Fangesetztes  Diaphragma 
(gebrannte  unglasicrte  Thonplatte). 

Geschwindigkeit  des  Filek  trolyten 
(bei  Querschnitt  90X20  mm)  : v = 35  m 
pro  Sek, 

Fl  üssigkeits  menge; 

Q = 0,2  • 0,9  - 350  ~ 63  1.  pro  Sek. 


2 Propellorschrauben  ,auf  gemein- 
schaltlicher  Nabe. 


Kranzdurchmesser  250  mm 
Nabendurchmesser  120  „ 

Wellcndurchmesscr  45  „ 


1!  (0,25*  — 0.12*)  , . 

^ ^ . V ~ 0,063  m>  pro  Sek. 

4 

also  Geschwindigkeit  im  Propellor- 
rohr:  v = 1,67  m pro  Sek. 


Neigung  der  aussersten  Sch.aufcltangente 
gegen  die  Querschnittsebene  a = 15’; 

tg  ci  = 0,26795. 


Steigung  pro  L'mdrehung: 
s = 2 K • 0,125  • 0,26795  = 0,2107 
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n 


Tourenzahl  der  l’ropellorwcllc  : 


1,67-60 

0,2107 


= 475 


pro 


Min. 


Es  soll  beispielsweise  Chlornatriuni  zer- 
setzt werden.  Minimum  der  Zersetzungs- 
spannung für  NaCl:  e = 2,02  Volt. 

Uu rch  Induktion  soll  eine  E.  M.  K. 
erzeugt  werden; 

E 2,8  Volt. 


E = H ■ V • 1 ■ 10“'  Volt. 


H 


= 4440(CGS| 


Hieraus;  Intensität  des  magnet. 
Feldes  im  Elektrolyten; 

H ■ IO  + * _ 2,8  • 10'' 

_v  ■ I “ 3500  ■ (2  • 9)' 

Totale  K raft  li  nicnzahl; 

N = it  (107'  — 5o>)  ■ 4440  = 1,248  ■ 10*  (CGS) 
Joch  und  ,\I  agne  t.sch  en  kel  aus 
gutem,  weichem  Stahlguss. 

Anzahl  der  l-'eldmagnete;  C=I2. 
KraftliniendiclUc  in  denselben;  B=  16000 
(CGS). 


FiR.  z8. 

Dann  ist  ihr  Schnelligkeitsdurchmesser: 


'-y\ 


.4S000™ 
6000  • 1 2 • n 


s.<  290  mm. 


Bestimmungder  magnetisierenden  I,  für  Luft, 

Kraft.  Ij  ,,  die  beiden  Joche, 

1,  „ den  Magnetschenkcl, 

Der  Kraftlinienweg  sei  nach  ob.  Fig.  dann  gilt,  wenn  wir  mit  (J  • s)  die  .Ampere 
zerlegt  in  die  Längen:  windungszahl  bezeichnen,  nach  IIo  pkinson  : 


J . s ” (.,257  J ■ s)  = I,  + 2 I,  f 0 + I3 

I,  — 4,8  cm;  9,  = 28  100  cm* 

Ij  - - 77  cm:  9,  = 123CX)  cm' 

l;i  ~ 35  9:i  = 79-0  cm' 


1.257  ■ J • s = 4.8  . 4440  -|-  2 77  f (10150)  -|-  35  I (15750) 
Luft  Stahlguss  Stahlguss 

= 21320-1-  2 • 77  ■ 5,0  -f  35  39 
= 23455  (<-GS) 

J s=  18700  ,\mp.  Windungen. 


Man  schaltet  zweckmassig  alle  1 2 Spulen 
hintereinander. 

Approx,  Stromstärke;  i = 1,0  Amp. 
dann  erhält  man  pro  Spule: 


1871^  _ _ Windungen. 

I 2 - 1 ,0 

Dicke  des  Magnetdrahtes  (nackt,  1,0  mm 
„ „ „ (mitU  nung  1,5  mm 

mspin 
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in  einer  Lage:  = 226  Drahte. 

und:  — = cvj  7 Lagen  übereinander. 
226  ^ 


w 

1 

k 

ä 

I 

..t 


-5/tf- 

iU- 


Fi|[.  J9. 

Totale  Drahtlänge: 

IC  ^ ° ■ '55*  ■ 12  = 18210  m. 

Widerstand  dieses  Drahtes: 

18210  - 0,0210  = 382  ü 

Also  ist  eine  Klemmspannung  der 
Stromt|uelle  erforderlich:  e = 382  Volt 

elektr.  Arbeit  zur  Erregung  des  magnet. 
Feldes;  A = 382  • 1,0  = 382  Watt. 

Die  Länge  des  in  6'.,  I-agen  zu  einer 
archimedischen  Spirale  aufgcwickcltcn  Zwil- 
lingsrohres beträgt: 

_ 0.50  +1,07  , 

L = 2 IC  ' . 6,5  = 32  m. 

2 j 

Mit  der  induzierten  E.  M.  K.  von  Fi  = 
2,8  Volt  soll  beispielsweise  eine  konz.  Chlor- 
natriumlösung bei  einer  Temperatur  von  38* 
Cels.  zersetzt  werden. 


Es  ist  der  spez.  Widerstand  dieser 
Lösung:  S = 2,632  ti  (cm  u.  cm’)  und 

der  Gc-samt- Widerstand  im  Rohre  (ohne 
Diaphragma): 

w = 2,632 = 0,0074  ü 

3200  -2  ' 

Hierausbercchnet  sichdie  Stromstärke, 
wenn  die  Zersetzungsspannung  zu  E = 2,02 
Volt  angenommen  wird; 

2,8  — 2,02 

I = - - = 105,3  Amp. 

0,0074  ' 

Die  elektrische  Nutzarbeit  beträgt 
also:  105,3  ■ 2,8  = 295  Watt. 

Und  es  belauft  .sich  der  Wirkungs- 
grad des  .'\pparates  (wenn  man  die,  nur 
durch  Versuch  zu  bestimmende  Reibungs- 
arbeit der  Flü.ssigkeit  und  den  Spannungs- 
abfall im  Diaphragma  nicht  in  Rechnung 
zieht)  auf: 

100  = 44,6 


M = 


382  + 295 
während  bei  einer  gewöhnlichen  elektro- 
lytischen Anlage  die  disponible  Arbeit  an 
den  Elektroden  doch  mindestens  70’  , der 
an  die  Welle  der  Dynamomaschine  ab- 
gegebenen mechanischen  Fincrgie  betragt. 

Es  durfte  zum  Schlüsse  noch  angeführt 
werden , dass  neben  den  bereits  erwähnten 
Vorteilen  der  Preis  eines  solchen  Apparates 
wesentlich  niedriger  aiisfallcn  dürfte,  gegen- 
über einer  heutigen  elektrolyti.schen  Stark- 
.Stromanlage,  indem  die  bedeutenden,  kost- 
spieligen Kupfermassen  der  Armatur  und 
der  Kabelleitungen  im  ersten  Falle  gänzlich 
fehlen. 


ÜBER  AKKUMULATOREN -KÄSTEN  AUS  STEINZEUG. 

Von  Carl  Schärtler. 


In  No.  12  der  »Elektrochemischen 
Zeitschrift«  fand  ich  einen  Artikel  über 
»Akkumulatorenkästen  aus  Hartgummi«  von 
J.  B.  Höhn.  Ohne  dem  Verfa.sser  dieses 
Artikels  nahe  treten  zu  wollen,  will  ich 
jedoch  im  Interesse  der  Wissen.schaft  sowohl 
wie  auch  der  Praxis  über  die  Haltbarkeit 
und  Verwendung  von  solchen  Kasten  aus 
Steinzeug  sprechen,  da  obengenannter  Artikel 
die  Vorstellung  erwecken  könnte,  als  ob 
Kästen  für  diesen  Zweck  aus  anderem 
Material  als  aus  Hartgummi  überhaupt  nicht 
anwendbar  waren. 


Die  Praxis  lehrt  aber,  dass  Steinzeug- 
.Akkumulatorenkästen  mit  grossem  wirtschaft- 
lichem und  praktischem  Erfolge  mit  Kästen 
aus  anderem  .Material  in  Konkurrenz  treten 
können,  und  möchte  ich  die  Behauptung  auf- 
stcllen,  dass  in  absehbarer  Zeit  wohl  all- 
gemein nur  Steinzeugkästen  üblich  .sein 
werden.  Solche  Kästen,  die  die  Deutsche 
Steinzeugwarenfabrik  für  Kanalisation  und 
Chcmi.sche  Industrie  in  Friedrichsfcld  (Baden) 
schon  seit  mehreren  Jahren  mit  guter  Salz- 
glasur versehen  liefert,  sind  auch  nach  lang- 
jährigem Betriebe  noch  tadellos  erhalten. 
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Was  die  Herstellung  dieser  Kasten  an- 
belangt, so  werden  diese  aus  einzelnen  Teilen 
(Blättern)  zusammengesetzt  und  an  den 
Wandkanten  des  auf  diese  Weise  erhaltenen 
viereckigen  Gefässes  sorgfaltigst  mit  ein- 
ander zusammengeschlickert,  also  innig  ver- 
bunden. 

Durch  das  genaue,  solide  Arbeiten, 
sowie  gewi.sse  fabrikatorische  Vorteile  ist 
es  obiger  Firma  gelungen,  Kästen  herzu- 
■stellen,  bei  welchen  das  »Verziehen«  auf  ein 
Minimum  beschränkt  wird.  Die  Differenz 
der  lichten  Masse,  die  von  den  äuftrag- 
ertcilenden  Firmen  verlangt  wurden,  gegen- 
über dem  fertigen  gebrannten  Fabrikat 
beträgt  durchwegs  nur  3 •/,. 

Die  Haltbarkeit  ist  abhängig 

1.  vom  Awsgangsmaterial, 

2.  von  der  soliden  z\rbeit, 

3.  von  der  Art  des  Brennens. 
Welche  Gattung  von  Thon  resp.  welche 


Mischung  hierfür  genommen  wird,  ist  nicht 
gleichgiltig  und  sind  die  einzelnen  sich 
bewährt  habenden  Mischungen  natürlich 
Fabrikationsgeheimnis  obiger  Firma;  indessen 
kann  ich  verräten,  dass  nur  absolut  eisen- 
freies Material  verwendet  wird. 

Das  Brennen  muss  bis  zur  Sinterung 
geschehen;  erst  dann  hat  man  die  Gewähr, 
einen  seinem  Zwecke  entsprechenden  tadel- 
losen .Akkumulatorenkasten  zu  erhalten,  durch 
welchen  die  Säure  nicht  durchschlägt. 

Ich  habe  Ka.sten  der  obenerwähnten 
Firma  gc.sehen,  die  fünf  Jahre  in  ununter- 
brochenem Betriebe  waren,  und  habe  ich 
mit  Vergnügen  fe.stgestcllt,  dass  dieselben 
noch  ganz  tadellos  waren. 

Wenn  man  nun  den  Preis,  die  Haltbar- 
keit und  Säurefestigkeit  der  Hartgummi- 
kästen mit  jenen  aus  Steinzeug  vergleicht, 
so  durfte  den  Steinzeugkästen  unbedingt 
der  Vorzug  zu  geben  sein. 


ÜBER  DIE  MÖGLICHKEIT, 

DIE  ERGEBNISSE  DER  ELEKTROLYSE  IN  LÖSUNGEN  ZU 
BERECHNEN,  DIE  ZWEI  ELEKTROLYTE  MIT  EINEM 
GEMEINSCHAFTLICHEN  ION  ENTHALTEN. 

Von  Prof.  J.  G.  Mac  Gregor.  (Schion.) 

Die  folgende  l'abelle  enthält  dicResultate  die  Summe  der  in  den  zwei  bis  vier  mit 
des  Versuchs,  die  .Anzahl  Gramm  des  im  dieser  Lösung  angestellten  V'ersuchcn  be- 
VoltametergefälltenSilbersfürobigeLösungen  rechneten  Mengen  darstellen, 
zu  berechnen,  worin  die  beobachteten  Werte 


Tabelle  VIII. 


Lösungen  von  NaCl  und  HCl. 


NqniDcr  der 

' SilberuieüerKchliig  in  Gnimm 

beobachtet  ! 

j berechnet  vor 
Annahme  (a)  j 

Differenz  in  •/,  | 

lierechnet  nach  | 
Annahme  (b) 

Uifferenz  in 

. 

6,8655  1 

6,7416 

- 1,8  ) 

6.7411 

1 - '■« 

2 

5.574  : 

5.576 

+ 0,04 

5.578 

1 + 0.07 

3 

4.4064 

4.3843 

’ - 0,5  1 

4.3844 

— 0,5 

4 

6.554 

6,6<j2 

+ 2.1  i 

6,686 

I + 2.0 

5 1 

3.090 

1 3.042  j 

1 - '-ß  i 

3.042 

1 — 1.6 

Man  wird  bemerken,  das  die  Differenzen 
bezüglich  der  Zcichenverteihmg  befriedigen, 
und  einigermassen  befriedigen  mit  Rücksicht 
auf  die  relative  Grösse  der  positiven  und 


negativen  Differenzen.  Im  ganzen  sind  aber 
die  negativen  Differenzen  grösser,  als  die 
positiven,  d.  h.  die  berechneten  Wette  sind 
im  ganzen  etwas  zu  klein.  Wie  oben  be- 
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merkt,  ist  aber  die  Möglichkeit,  den  Silber- 
niederschlag zu  berechnen,  von  viel  geringerer 
theoretischer  Bedeutung  als  die,  das  Trans- 
ferenzverhältnis  zu  berechnen. 

Es  ist  etwas  auffällig,  dass  in  beiden 
Fällen,  beim  Transferenzverhältniss  und  beim 
Silberniederschlag,  die  berechneten  Werte 
etwas  kleinersein.sollten,  als  die  beobachteten, 
und  cs  entsteht  die  Frage:  Sollte  dies  etwa 
die  Folge  sein  von  der  oben  erwähnten 
mechanischen  Reibung,  die  vielleicht  zwischen 
den  schnelleren  V\'as,ser.stoftionen  und 
den  langsameren  Natriumionen  durch  das 
Lösungsmittel  als  Medium  entsteht?  Eine 
solche  Reibung  wird  zweifellos  die  Ge- 
schwindigkeitder  Wasserstoffionen  vermindern, 
die  der  Natriumionen  etwas  erhöhen,  und 
das  würde  kleine  Aenderungen  in  dem 
Wert  von  v hervorrufen,  die  in  der  Be- 
rechnungsformel gebraucht  werden: 

R 

0,N,V,|lXi, 

und 

a n)i  , a 

q s»  - - - “T  - 

V,  Vj 


Da  nun  v=  — , so  werden  diese  Aende* 
u + v 

rungen  sein: 


dvi 


(“i  4-  v)’ 


j ‘>«1 


(l~  d v = i'-” 

U,  U] 

Aus  dem  obigen  Ausdruck  für  R hat 


dR  = Rf^  - A''.  ) 

' V.  V,  I 

= r(‘~— ‘ du,  — i^?du,). 

\ u,  u,  / 

Die  Grössen  K,  i— v und  v sind  positiv 
und,  wie  in  den  obigen  Resultaten  ist 
Chlornatrium  mit  t,  HCl  mit  2 bezeichnet, 
U]  ist  daher  grösser  als  u,.  du,  positiv  und 
du,  negativ.  Hieraus  folgt,  dass  dR  positiv 
sein  muss,  d.  h.  d.as  wahre  Transferenz- 
verhältnis,  und  d,ahcr  der  beobachtete  Wert, 
wird  auf  Grund  obiger  Hypothese  grösser 
sein,  als  der  berechnete. 

Aus  dem  Ausdrucke  für  q hat  man; 


dq  = — 


dv, 


a . 
--  \ dv, 
a,  V,« 


am, 
a,  V,' 

am,  (l— V,)  am,  (l-v,) 

aU|  — du« 

a,  V,  u,  a,  V«  u. 


Da  die  Koeffizienten  von  du,  und  du^ 
positiv  sind,  so  hängt  das  Vorzeichen  vor  dq 
von  ihrer  Grösse  und  der  relativen  Grösse 
von  du,  und  du^  ab.  Es  erscheint  nun 
einleuchtend  anzunehmen,  dass  die  Aende- 
rungeii,  die  in  den  mittleren  Geschwindig- 
keiten der  gegenseitig  auf  einander  ein- 
wirkenden Gruppen  von  verschiedenen  Ionen 
hervorgerufen  werden,  umgekehrt  proportional 
sind  den  Massen  der  Gmppen.  Wenn  dem 
so  ist,  so  hat  man 


du, 


a,  o,  N, 


i 


und  hieraus 


du  = f ‘ — c 

^ \ a,  V,  u,  ai  «,  N, 


am,  (l — v,l  \ 
a,  V,  u,  I 


Der  Koeffizient  von  du,  in  diesem  Aus 
druck  kann  leicht  berechnet  werden.  Die 
Werte  für  in  sind  von  Hopfgart n er  ge- 
liefert; die  Werte  für  v sind  in  Tabelle  III, 
a,  N,  und  «,  N,  in  Tabelle  II,  Kolumme  5 
und  6 gegeben.  Die  VV'erte  für  11  sind  ge- 
geben durch  die  Formel: 


du,- 


U = IOO‘2-IJ..'o  V, 

worin  die  Werte  von  [iv  ausgedrückt  sind  in 
Zahlen,  die  10  mal  grösser  sind  als  das 
Leitnngsvermögen  von  Quecksilber  bei  o*. 
Für  die  verschiedenen  Lösungen  fand  man 
folgende  Werte  für  die  Koeffizienten: 


Lösung,  Nummer 

! I 

2 

1 3 1 

1 

1 5 

Koeffiz.  von  du^  | 

— 0,00006 

0,000049  ; 

1 — 0,000032 

1 i 

1 — 0,000023 

1 

— 0,000017 

Er  ist  also  in  allen  Fällen  negativ;  da 
nun  du,  ebenfalls  negativ  ist.  so  ist  dq  in 
allen  Fällen  positiv.  Hieraus  kann  man  auf 
Grund  der  betrachteten  Hypothe.se  die  Er- 
wartung hegen,  dass  die  beobachteten  Werte 
grösser  sein  werden,  als  die  berechneten. 


Die  fragliche  Hypothese  würde  daher 
die  Thatsachc  erklären,  dass  die  berechneten 
Werte  sowohl  des  Transfereiizverhältnisses 
als  auch  des  Silberniederschlags  im  ganzen 
kleiner  sind,  als  die  beobachteten  Werte. 
Aber  die  Anzahl  der  untersuchten  Lösungen 
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ist  so  klein,  dass  das  obige  Resultat  nicht 
mehr  als  die  Vermutung  einer  gegenseitigen 
Einwirkung  zwischen  den  positiven  Bestand- 
teilen der  zwei  Elektrolyte  erweckt. 

Losungen  von  Chlorbarium  und  Silzsäure. 

Hopfgartncrs  Beobachtungen  über 
Lösungen  von  Chlorbarium  und  Salzsäure 
sind  spärlicher,  als  Uber  die  oben  betrachteten 
Lösungen,  und  daher  für  den  gegenwärtigen 
Zweck  von  geringerem  Werte.  Obgleich 
nun  ans  diesem  Grunde  und  deshalb,  weil 
die  Zersetzungskoeffizienten  nicht  so  zuver- 
lässig sind,  sie  keine  so  klare  Einsicht  wie 


die  obigen  werden  geben  können,  entweder 
über  die  Möglichkeit  der  Berechnung  oder 
über  den  relativen  Wert  der  Annahmen  (a) 
und  (b),  so  könnten  sie  doch  .auch  die  Unmög- 
lichkeit der  Berechnung  bewei.sen.  Daher  hat 
\''erfasser  auf  sie  dasselbe  Rechnungs- 
Verfahren  angewandt,  wie  .auf  die  übrigen. 

lis  folgen  die  Resultate,  worinnen  die 
Transferenzverhaltnis.se  die  Verhältnisse  der 
Zahl  insurvalcnter  Graminionen  Barium  zu 
der  Anzahl  der  Graminionen  von  Wasscr- 
stofl  bedeuten,  die  durch  den  Strom  um- 
gesetzt wurden. 


Tabelle  IX. 

Lösungen  von  BaCI,  und  H CI. 


Nummer  der 


TruDufcrcDz  Verhältnisse 


«e.  laisUBK 

beobavhtet 

berechnet  nach 
Annahme  (a) 

Diflerenz 

berechnet  nach  i 
Annahme  (b)  | 

Differenz 

t 

0,0120 

0,0134  j 

+ 0,0014 

0,0136  1 

-f-  0,0016 

2 

0,0487 

0,05 1 5 

1 -f-  0,0028  1 

0,0519  1 

-j-  0,0032 

3 1 

0,0934 

0,1041  1 

1 1 

-j-  0.0107  . 

0.1041  j 

-l-  0,0107 

1 Silberoicdcrschla^  in  GrHmm 

beobachtet  j 

1 l>crechDct  nach 

1 Differenz  tn  •/, 

berechnet  nach 

Differenz  in  ^ o 

1 

1 Annahme  (u)  | 

Annahme  (b) 

1 

1 6,062 

6,007 

— 0,9 

6,011 

- 0,8 

2 

6,476 

6,227 

- 3.8 

6,220 

- 3.9 

3 

6.305 

6,331 

+ 0.4 

6,332 

4-  0,4 

Die  beobachteten  Werte  der  Trans- 
ferenzverhältnisse  sind  die  Mittelwerte  \on 
drei  oder  vier  Bestimmungen,  und  die  am 
meisten  abweichenden  einzelnen  Be- 
stimmungen differieren  von  den  Mittel- 
werten um  40,9  und  2,8  bei  den 
Lösungen  1,2  und  3 bezw.  Die  Beobachtungen 
sind  daher  wahrscheinlich  weniger  zuver- 
lässig als  bei  den  früheren  Lösungen.  Die 
beobachteten  Werte  des  Silberniederschlags 
sind  in  jedem  Falle  wie  vorher  die  Summen 
der  Niederschläge,  die  man  bei  den  3 oder 
4 Experimenten  beobachtete,  die  mit  der- 
selben Lösung  angestellt  wurden. 

Die  Differenzen  zwischen  den  beobachteten 
und  berechneten  Werten  sind  in  derselben 
Grössenanordnung,  wie  bei  den  früheren 
Lösungen,  aber  im  Falle  des  Transferenz- 
vcrhältnisses  zeigen  sie  nicht  dieselbe  zu- 
friedenstellende Vorzeichenverteilung.  Nichts- 
destoweniger kann  man  sagen,  dass,  wenn 
man  die  geringe  Zahl  der  Beobachtungen 


in  Betracht  zieht,  sowie  den  grossen  Fehler, 
mit  dem  sie  behaftet  sein  können,  und  die 
möglicherweise  bctr.achtlichen  Fehler  der 
benutzten  Zer.setzungs  ■ Koeffizienten,  die 
Resultate  mit  der  Möglichkeit  einer  Be- 
rechnung wohl  verträglich  sind,  wenn  sie 
diese  auch  nicht  beweisen. 

Anscheinend  liefern  die  Diflerenzen  für 
die  Transferenzverhältnisse  den  Beweis,  dass 
sowohl  Annahme  (a)  bessere  Resultate  liefert 
als  (b)  und  dass  keine  derartige  gegen.seitige 
Einwirkung  zwischen  den  Gruppen  der  betr. 
Ionen,  wie  oben  vermutet,  stattfinden  kann. 
Aber  die  Zahl  der  Beobachtungen  ist  zu 
klein,  um  irgend  ein  sicheres  Urteil  über 
jeden  Punkt  zu  ermöglichen. 

Lösungen  von  Kaliumjodid  und  Chlorkalium. 

Schräders  Beobachtungen  liefern 
weniger  befriedigendes  .Material,  als  die 
llopfgartners  zum  Beweise  der  Bcrechen- 
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barkeit,  umsomehr,  als  er  (l)  nur  eine  einzige 
Heobachtung  für  jede  Lösung  anstellte,  und 
man  daher  keine  Kenntnis  von  seiner 
möglichen  Fehlergrenze  hat,  (2)  die  Konzen- 
trationen seiner  Lösungen  nicht  in  solcher 
Weise  unterschieden  hat,  um  einen  Ver- 
gleich der  Kurven  der  berechneten  Werte 
mit  Kurven  der  beobachteten  Werte  zu 
ermöglichen,  (3)  die  Temperatur  bei  seinen 
Beobachtungen  nicht  angegeben  und 
(4)  die  Daten  zum  Einzeichen  der  Kurven, 
welche  die  V'erdüimung  und  ionische  Konzen- 
tration, und  diejenigen,  welche  die  Konzen- 
tration und  Transferenzzahlen  bestimmen, 
etwas  geringfügig  sind. 


Die  folgende  Tabelle  giebtdie  Resultate 
der  Rechnungen  für  die  Lösungen  von  Jod- 
kalium und  Chlorkalium,  wo  die  Transferenz- 
verhältnisse  die  Verhältnisse  der  Anzahl  der 
Grammionen  Jod  zu  der  entsprechenden 
Anzahl  Chlor  darstellen,  die  durch  den 
Strom  umgesetzt  wurden.  Ferner  wurden 
die  Rechnungen  nur  mit  Hülfe  der  An- 
nahme (b)  durchgeführt,  nach  welcher  nämlich 
die  Transferenzzahlen  dieselben  sind,  wie 
in  einfachen  Lösungen,  die  eine  ionische 
Konzentration  haben,  die  gleich  ist  der 
Konzentration  der  zusammengesetzten  Lösung, 
bezogen  auf  die  freien  Ionen  der  betr. 
Elektrolyte. 


Tabelle  X.  Lösungen  von  KJ  und  KCl. 


’l 

Nummer  | 
der  1 

i 

tuMinmea-  ^ 
^eteuten  | 
Löiuogeo  1 

J. 

Transferciizverhäitnis  j 

j Silberniederschlag 

1 

beobachtet  ! 

1 

1 

bercchuet  ^ 

j DiflTercDZ  ' 

DiRereor  ^ 
in 

i ^ . 

beobaL-htet  j 

j 

berechnet 

DiRereor 
in  »/„ 

1 

0,9968 

I»0O50 

4-  0,008 

-1-  0,8 

0,0850 

0,083 1 

— 2.3 

2 , 

0.7037 

0,7228 

-f  0,01 91 

4-  2.7 

0.1775 

0,1713 

— 3.5 

3 1 

0,49997 

0,4968  ; 

1 — 0,0032 

— 0,6 

0,15315 

0,14747 

— 3.7 

4 

0.48639 

0.5353  : 

— 0,0489  ' 

t 4” 

0,0861 

0,0731 

— 15,1 

Die  Differenzen  bei  dem  Transferenz- 
vcrhältnis  sind  von  ungefähr  derselben  Grösse, 
wie  bei  der  Lösung  von  Kochsalz  und  Salzsäure; 
und,  während  die  prozentuellen  Differenzen 
beim  Silberniederschlage  grösser  sind,  sind 
ilie  Mengen  gefällten  Silbers  geringer  und 
daher  bei  ihrer  Bemessung  grösseren  pro- 
zentuellen Fehlern  unterworfen.  Die  That- 
sachc,  dass  geringe  Abweichung  im  Vor- 
zeichen jeder  Differenzreihe  vorhanden  ist, 
und  dass  die  beiden  Differenzreihen  entgegen- 
gesetzte Vorzeichen  haben,  muss  zurückzu- 
fuhren  sein  auf  die  mangelhafte  Bestimmung 
der  Zer,setzungskoeffizienten,  aber  auch  eben- 
sogut auf  fehlerhafte  Extrapolation  der  Trans- 
ferenzzahlen der  Jodkaliumlösungen.  Denn, 
wenn  die  Transferenzzahlen  zu  gross  ge- 
nommen waren,  wie  d.as  bei  den  mangel- 
haften Angaben  über  dieses  Salz  leicht  ein- 
treten  könnte,  so  würde  die  Wirkung  sein, 
dass  die  berechneten  Werte  der  Transferenz- 
Verhältnisse  vermehrt,  die  Werte  für  den 
Silberniederschlag  aber  vermindert  würden. 

In  diesem  Falle  kann  von  einer  gegen- 
seitigen Einwirkung  zwischen  den  zwei  Reihen 
der  verschiedenen  Anionen  keine  Rede  sein, 
da  nach  Kohlrausch  ihre  lonengeschwindig- 
keiten  gleich  sind. 


Schräder  hat  nun  weiteres  Material 
geliefert,  um  die  Möglichkeit  zu  beweisen, 
die  elektrischen  Eigenschaften  der  obigen 
Lösungen  durch  Messung  ihres  Leitungs 
Vermögens  zu  berechnen.  Verfas.ser  hat  sic 
dement.sprechend  nach  der  Formel  der  Disso- 
ziationstheorie berechnet: 

k = «1  N,  4-  “j  N,  pre-,, 
worin  er  die  Werte  der  in  Betracht  kommenden 
Grössen,  die  in  den  obigen  Rechnungen  ver- 
wandt wurden,  benutzte,  und  zwar  mit  fol- 
gendem Resultat: 

Tabelle  .XI.  Lösungen  von  KJ  und  KCl. 


Nummer  ^ 

LeitungsvertDögeo 

beobachtet 

berechnet 

DiR’erent 

i n "i? 

I 1 

53.5 

1 57.5 

+ 7.5 

2 

86,6 

86,7 

4-0.1 

3 

95.3 

98,3 

-f-  3.1 

4 

59.S 

62,2 

-f  4.0 

Die  Werte  für  das  Lcitungsvermögen 
sind  ausgedrückt  in  Zahlen,  die  10  * mal 
grösser  sind  als  das  Leitungsvermögen  von 
Quecksilber  bei  o"C. 
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Obige  Tabelle  würde  auf  den  ersten 
Blick  Nichtberechenbarkeit  erweisen,  aber 
ob  dies  der  Fall  sei  oder  nicht  hängt  ab 
von  den  möglichen  Beobachtungsfehlern. 
Schräder  giebt  nicht  an,  welches  seine 
Fehlergrenze  bei  seinen  Beobachtungen  war, 
aber  wir  können  über  diesen  Punkt  Gewiss- 
heit erhalten,  wenn  man  seine  Beöbachtungen 
über  einfache  Lösungen  von  Jodkalium  und 


Kaliumchlorid  mit  Resultaten  vergleicht,  die 
graphisch  aus  Kohlrauschs  Beobachtungen 
über  Lösungen  der  ersteren  Elektrolyten 
herrühren,  und  Kohlrauschs  und  Archi- 
balds  Versuchen  (die gut  mit  einander  über- 
cinstimmen)  mit  Lösungen  der  letzteren.  Die 
folgende  Tabelle  liefert  das  Material  für 
diesen  Vergleich ; 


Tabelle  XII. 


KJ-Lösungen 

I KCI-Lösungen 

Konzen- 

tration 

Schräder 

! I 

Kohlraufch  | 

1 

DifTcrens 
1 in  •©  ' 

^Konientration 

Schräder  ' 

1 

Kohlraosch 

DifTereni 

in  * • 

0.03984 

42,8 

44.4 

+ 3-7  ' 

; 0,05142 

1 50,6 

54.0 

+ 6.7 

0,05190 

55-2 

57.8 

-f  4.7 

0.07440 

i 73.0 

77.0 

+ 5.5 

0.06148 

65,5 

67.5 

+ 3.1  ■ 

0.09496 

92,3 

99,0 

+ 7.3 

0,06884 

73.5 

75.2 

3-0 

0,12352 

! i*9iO 

128,0 

4-7.6 

Aus  diesem  Vergleich  wurde  erhellen, 
dass  Schräders  Beobachtungen  über  das 
Leitungsvermögen  nicht  nur  beträchtlichen, 
zufälligen  Fehlern,  sondern  auch  irgend 
einem  methodischen  Fehler  unterworfen  sind, 
der  seine  Werte  für  einfache  Lösungen  um 
3 — 2*/j  zu  klein  macht.  Wenn  man  an- 
nimmt, dass  seine  Beobachtungen  über  zu- 
sammengesetzte Lösungen  derselben  Salze 
denselben  Fehlerquellen  unterworfen  waren, 
so  folgt,  dass  die  beobachteten  Werte  der 
Tabelle  XI  um  einen  solchen  Betrag  erhöht 
werden  müssten.  In  dic.sem  Falle  würden 
die  Differenzen  dieser  Tabelle  mehr 
gleich  und  von  verschiedenen  Vorzeichen 
werden.  Die  Resultate  sind  also  wohl  ver. 


träglich  mit  der  Berechenbarkeit,  wenn  sie 
auch  nicht  beweiskräftig  dafür  sind. 

Losungen  von  Schwefelsäure  und  Kupfer- 
sulfat. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Resul- 
tate des  Versuchs,  das  Transferenzverhältnis 
und  den  Silberniederschlag  für  die  Lösungen 
vön  Schwefel.saure  und  Kupfersulfat,  auf 
Grund  der  einleuchtenden  Annahme  über 
die  Konstitution  der  oben  erwähnten  Losungen. 
Das  Transferenzverhältnis  ist  der  Anzahl  der 
Grammionen  Wasserstofi  zu  der  Anzahl  äqui- 
valenter Grammionen  Kupfer  gleich,  die  durch 
den  Strom  umgesetzt  worden  sind.  Die 
Berechnungen  würden  allein  mit  Hülfe  der 
Annahme  (b)  durchgeführt. 


Tabelle  XIII.  Lösungen  von  H,SO,  und  Cu  SO4. 


Transferenzverhältnis  I Silberniederschlag 


Nammer  ! 

1 

1 

1 

1 beobachtet 

^ berechnet 

Dlflerenx 

Differenz 
in  « 0 

j beobachtet 

1 

1 

1 berechnet 

- Differenz  in 
1 S 4er 
1 beobachteten 
Werte 

1 1 

1 3.677 

4.776  i 

4-  1,099 

4-  29,9  1 

0,1238 

1 0, 1 268 

1 4-  2.5 

2 

4,005 

4:597 

4-  0.592 

+ 14.8 

0,0903 

' 0,0961 

i -4-  6.4 

3 

3.084 

5.339 

4-  2.255 

4-  73.1 

0, 1 366  ' 

! 0,1691 

i -l-  23,8 

4 : 

3.39' 

9,002 

-f  5.611 

4- 165.5  1 

0,1743 

0,1999 

1 -f  '4,7 

5 

3.285 

".223 

4-  3.938 

-1-241,7 

0,2057 

i 0,2349 

-i-  '4,5 

6 

2.099 

12,430 

4- 10.331 

-4-492.1  1 

0,2491 

0,3275 

4-31.5 

7 

3.014 

7.437 

4"  4.423 

-j- 146,8 

0,14145 

0.15558 

-f-  10,0 

8 

10,417 

12,309 

+ 1.892 

-i-  18.2 

0,1516 

I 0,1909 

4-  25.9 

9 

3.749 

19.639 

4- 15,890 

-i- 423,8 

0,22225 

0,29679 

4-33,5 

10 

5.410 

25,233 

4- 19.823 

4-366,4 

! 0,2501 

0,2811 

+ 12,4 
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Wie  aus  dem  Resultat  des  V'ersuchs, 
die  Gleichgewichtskon.stanteii  zu  berechnen, 
erwartet  werden  konnte,  ist  schon  ersichtlich, 
dass  der  Versuch  einer  Berechnung  erfolglos 
war,  obgleich  die  verfügbaren  Daten  sicher- 
lich gut  gewählt  sind,  um  Differenzen  wie 
die  obigen  ganz  unmöglich  zu  machen,  wenn 
man  ähnliche  Lösungen  solcher  Elektrolyte, 
wie  Chlornatrium  und  Salzsäure  hat. 

Eis  würde  demnach  von  Interesse  sein, 
zu  erfahren,  ob  das  Leitungsvermögen  dieser 
Lösungen  berechenbar  ist  oder  nicht,  und 
zum  Glück  hat  Schräder  iteobachtungen 


über  das  Leitungsvermögen  der  beiden  obigen 
zusammengesetzten  Lösungen  und  einer  An- 
zahl einfacher  Losungen  ihrer  Bestandteile 
gemacht,  die  uns  in  den  Stand  setzen,  die 
E'rage  zu  beantworten 

Die  folgende  Tabelle  enthält  seine  Be 
obachtungen  über  einfache  Lösungen  zu 
sammen  mit  Werten,  welche  die  Interpolation 
aus  Kohirauschs  Werten  für  Schwefelsäure 
lösungen  darthun,  und  Kohlrauschs  und 
Archibalds  Werte  (die  gut  miteinander 
übereinstimmen)  für  Kupfersulfatlösungen: 


Tabelle  XIV. 


Leitungsvermögen 


-Lösaagen 

— CuS0«'I.#6sungcn 

Koateo' 

tration 

Scbriider 

Kohlniusch 

Differcoz 
in  • a 

Koaten- 

tratioo 

Sebrnder 

Kobinuueh  , 

j 

DitTerenz 
in  % 

0,05506 

i ' >3  1 

128 

+ ‘3.3 

, 0.13236 

1 46.5 

53  1 

+ ‘4.0 

0,10594 

216 

220 

+ ‘.9  I 

0,14270 

47.2 

56 

+ 18,6 

0,14434 

! 292 

292 

± 0,0  ! 

0,25214 

: 79  ! 

' 85,5  : 

+ 8,2 

0,27506 

553 

532 

- 3.8 

0,29660 

90  j 

96.8 

+ 7.6 

0,36086 

j 721 

692 

— 4.0  1 

, 0,49798 

142 

143.6 

+ ‘.‘ 

0,39210 

1 781 

750  i 

— 4,0 

0,69346 

198 

184,6 

— 6.8 

Es  scheint  aus  obiger  Tabelle  klar  her- 
vorzugehen, dass  auch  bei  die.sen  Lösungen 
Schräders  Beobachtu  ngen  über  das  Leitungs- 
Vermögen  .sowohl  mit  sehr  beträchtlichen  zu- 
fälligen Fehlern,  als  .auch  mit  einem  gewissen 
methodischen  E'ehler  behaftet  sind,  die  alle 
seine  untenstehenden  Werte  für  da.s  Lcituiigs- 
verm<)gen  um  ungefähr  1 50  zu  klein  macht 
und  alle  obigen  um  ungefähr  300  zu  gross. 

Die  folgende  Tabelle  giebt  seine  Be- 
obachtungen über  das  Leitungsvermögen 


Tabelle  XV. 

Lösungen  von  HjSOj  und  CuSO,. 


Leitungsvermogeo 

beobachtet 

berechnet 

DitTerenz 
in  • 0 

2 

79.5 

89,0 

4-12.0 

3 

‘59.0 

‘55.0 

— 2,5 

8 

‘65.5 

‘75.8 

+ 6,2 

5 

362 

414.0 

+ ‘4.4 

10 

391 

491.5 

+25.7 

502 

557.0 

+ l 1,0 

der  zusammengesetzten  Lösungen  an,  die 
er  untersuchte,  zusammen  mit  den  vom  Ver- 
fasser berechneten  Werten, 

Nimmt  man  an,  dass  diese  Messungen 
des  Leitungsvermögens  denselben  Fehler- 
quellen unterworfen  waren  wie  die  an 
den  einfachen  Lösungen  der  einzelnen 
elektrolysischcn  Bestandteile,  so  ist  der  für 
Lösungen  beobachtete  Wert  um  8 bis  12*, 
zu  klein.  Wird  das  berichtigt,  so  würden 
die  Differenzen  zwischen  berechneten 
und  beobachteten  Werten  erheblich  ver- 
mindert. Lösungen  3 und  8 sind  in  der- 
selben zweifelhaften  Region,  da  sie  Leitungs- 
vermögen zwischen  150  und  300  haben,  von 
denen  daher  die  beobachteten  Werte  zu 
gross  sind.  Werden  sie  berichtigt,  so  werden 
die  Differenzen  in  diesem  Falle  vergrössert 
und  so  sehr  gross  werden.  Es  ergiebt,  dass 
zwar  das  Leitungsvermögen  sehr  schwacher 
Lösungen  von  Schwefelsäure  und  Kupfer- 
sulfat berechnet  werden  kann,  dabei  für 
starke  Lösung  mit  einer  totalen  Konzentration 
von  ungefähr  0,4  Grammäquivalenten  pro 
Liter  aufwärts  nicht. 

Die  Xichtberechenbarkeit  der  Trans- 
ferenzverhältnisse,  des  Silberniederschlags 
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und  des  Leitungsvcrmö};ens  mag,  wie  oben 
angenommen,  auf  einen  Irrtum  über  die  an- 
genommene Art  und  Weise  der  Zersetzung 
der  Schwefelsäure  oder  auf  die  Bildung  des 
sauren  Salzes  in  den  Ldsungen  Zurückzufuhren 
sein.  Die  mögliche  Einwirkung  der  beiden 
Gruppen  der  verschiedenen  Kationen  würde 
zwar  offenbar  beim  Transferenzverhältnis 
Differenzen  vom  selben  Vorzeichen,  wie  die 
gegenwärtig  gefundenen  haben,  hervorrufen, 
kann  aber  unbeachtet  bleiben,  da  sic  nur 
in  geringem  Masse  zu  den  grossen  Differenzen 
beitragt,  mit  denen  man  rechnen  muss. 

Es  ist  unmöglich,  die  Einwirkung  einer 
mehrfachen  Zersetzung  der  Säure  auf  die 
beobachteten  Werte  zu  bestimmen.  Aber 
dieThatsache,  dass  sich  das  Leitungsvermögen 
offenbar  nur  für  starke  Lösungen  als  unbe- 
rechenbar herausstellt,  würde,  trotzdem  die 
berechneten  Werte  der  Gleichgewichtskon- 
stanten eine  nahezu  ebenso  grosse  Schwankung 
bei  den  schwächeren  zeigen  als  bei  den 
stärkeren,  scheinbar  .ausdrücken.  dass  die 
Zersetzungskoeffizienten  genügend  enge 
Naherungszahlen  sind,  und  da.ss  die  Nichtbe- 
rechenbarkeit der  elektrolytischen  Itrgebnisse 
in  diesem  Falle  wahrscheinlich  der  Haupt- 
sache nach  auf  eine  andere  Fehlerquelle 
zurückzuführen  ist.  Man  kann  daher  diese 
Koeffizienten  als  genau  genug  annehmen 
und  zu  bestimmen  versuchen,  wie  weit  man 
die  Diflercnzen  zwischen  beobachteten  und 
berechneten  Werten  auf  Rechnung  der  An- 
nahme setzen  kann,  d.ass  sich  das  saure 
Salz  bildet. 

Dass  die  Anwesenheit  des  sauren  Salzes 
die  beobachteten  Werte  sowohlals  die  berech- 
neten fürdas  Transferenzverhältnis  beeinflusst, 
kann folgendermassen gezeigt  »erden:  Schrä- 
der fandden  Betrag  an  Wasserstoft  und  Kupfer, 
die  vom  Strome  umgesetzt  wurden,  durch 
volumetrische  Bestimmung  der  freien  Säure 
und  elektrolytische  Bestimmung  des  Kupfers, 
das  in  dem  Teile  seiner  Lösungen,  der  um  die 
Anode  herumlag,  beim  Beginn  und  Ende  jeden 
V'ersuchs  zu  finden  war.  Es  giebt  keine  ins 
Einzelne  gehende  Beschreibung  .seiner  analy- 
tischen Methoden,  aber  man  kann  annehmen, 
dass  sie  derart  gewesen  ist,  dass  sie  genaue 
Resultate  geben  konnten.  Die  Differenzen 
zwi.schcn  dem  Wasserstoff  und  Kupfer, 
die  in  obiger  Weise  als  beim  Beginn  und 
Schluss  vorhanden  bestimmt  wurden,  wurden 
für  die  Beträge  angc.sehen,  die  vom  Strome 
umgesetzt  wurden.  Mit  saurem  Salz  in  der 
Lösung  würde  jedoch  diese  Differenz  für 
Wasserstoff  nicht  den  umgesetzten  Betrag 
liefern.  Man  könnte  erwarten,  dass  sich 
das  saure  Salz  in  Kupferkationen  und 


Anionen  von  HSO,  zersetzt  durch  Elektrolyse. 
Bei  der  Au.sscheidung  an  der  .Anode  wurden 
die  Anionen  von  HSO,  die  Kupferelektroden 
angreifen  (die  Schräder  benutzte)  und 
0)11, SO<  und  CuSO)  bilden.  So  würde  für 
jedes  Grammäquivalcnt  sauren  S.'ilze.s 
[‘.i,  Cu  (HjSO))  ,[,  das  elektrolysiert  wurde, 
sich  ein  Grammäquivalent  HjSO)  bilden  an 
der  Anode  und  ein  CuSO,'  und  folgerichtig 
würde  an  der  .-\node  ein  Grammaquivalent 
Saure  an  der  .Anode  erscheinen,  das  beim 
Beginn  des  Versuchs  nicht  vorhanden  ge- 
wesen war.  Ueberdies  würde  sich  die 
relative  Konzentration  der  Losung  nahe  bei 
der  Anode,  dagegen  .auf  freie  Säure  und 
neutrales  Salz  beständig  während  der  Dauer 
eines  Versuchs  ändern,  und  folgerichtig 
würden  sich  einige  Moleküle  des  s.auren 
Salzes  (ohne  Elektrolyse)  in  freie  Säure  und 
neutrales  Salz  zersetzen.  Hiernach  würde  die 
Differenz  zwischen  der  .-\nzahl  äquivalenter 
Grammionen  freier  Säure  beim  Beginn  und 
Fmde  des  V'ersuchs  kleiner  sein  als  die 
Anzahl,  die  thatsächlich  elek-trolysiert  wurde, 
und  daher  geringer  als  die  Zahl  der  Gramm- 
ionen des  umgesetzten  Wasserstoffs,  und  zw  ar 
um  die  Summe  der  Zahl  (n),  der  Gramm- 
äquivalente des  elektrolysierten  sauren  Salzes 
der  Zahl  (m),  der  Grammionen,  die  sich 
ohne  Elektrolyse  zersetzten.  Die  Bestimmung- 
des  durch  den  Strom  ausgeschiedenen 
Betrages  an  Kupfer  würde  nicht  irrtümlich 
sein. 


Der  beobachtete  Wert  der  Transferenz- 
verhältni.sse  wäre  demnach  irrtiimlich.  Stellen 
h und  c bezw.  Schräders  Bestimmungen  der 
Anzahl  der  Grammione  Was.serstoff  und 
der  äquivalenten  Grammione  Kupfer  dar,  die 
umgesetzt  wurden,  so  würde  das  wahre  V'er- 
hältnis  sein: 


worin  r den  von 
Wert  bedeutet. 


Schräder  beobachteter 


Der  berechnete  Wert  würde  auch  irrig 
sein.  Denn  bei  .saurem  Salz  in  der  Lösung 
wurde  die  Formel  zur  Berechnung  nicht  die 
bereits  bekannte  sein,  sondern  vielmehr: 

«i' 

«'j  N'«  !*N,,  V,  ’ 

wo  die  Striche  neue  Werte  in  einigen  der 
Grössen  in  der  früheren  Lösung  andeuten, 
und  das  saure  Salz  mit  3 bezeichnet  ist. 
Da  jedes  Grammaquivalent  des  sauren  .Salzes, 
das  sich  gebildet  hat,  der  Säure  und  dem 
neutralen  Salze  je  ein  Grammaquivalent  ent- 
zogen hat,  so  ist 
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N,‘=N,— N,  und  N,'=N,  — N, 
hiernach 




«'«  !*■'>-«  v',  (l  — |4-  "3  •'^8  ’ 


Dieser  Ausdruck  kann  natürlich  nicht 
seinem  Werte  nach  bestimmt  werden,  man 
weiss  aber,  dass  n'i  und  etwas  grösser 
sein  werden  als  51,  und  «,j  bezw.,  und  dass 
von  v'i  und  v',  das  eine  etwas  grosser,  das 
andere  etwas  kleiner  sein  wird  als  v,  und 
V,  bezw.  Man  kann  daher  setzen : 


^3  M-x-3  v»  ! 

wo  p einen  Faktor  bedeutet,  der  nicht  sehr 
von  der  Einheit  verschieden  ist,  und  R das 
Transferenzverhaltnis,  das  durch  die  frühere 
Formel  bestimmt  wurde. 


Da  das  saure  Salz  komplizierter  ist  als 
das  neutrale,  so  kann  man  vielleicht  er- 
warten, dass  es  leichter  zersetzt  wird,  in 
welchem  Falle  a,  grösser  sein  kann  als  ctji 
da  es  ein  komplizierteres  .Anion  hat.  von 
dem  man  daher  annehmen  kann,  dass  es 
bei  seiner  Bewegung  auf  grösseren  Wider- 
stand stossen  wird,  so  kann  man  erwarten, 
dass  ii-V'j  kleiner  ist  als  jiv,,  und  aus  dem- 
selben Grunde  kann  man  envarten,  dass  Vj 
grösser  sein  wird  als  Vj.  Der  Faktor,  mit 

dem  also  in  obigem  Ausdruck  multi- 

pliziert  ist,  wird  daher  wahrscheinlich  sich 
wenig  von  o unterscheiden.  Man  kann 
daher  als  .Annäherung  setzen ; 


n 


wo  p der  Faktor  ist,  der  sich  wenig 
Null  unterscheidet. 


von 


Es  folgt  hieraus,  dass: 


ist.  Die  prozentualen  Differenzen  für  das 
Transferenzverhaltnis  in  Tabelle  XIII  sollten 
so.  rund  ausgedrückt,  die  Werte  dieser  Aus- 
drücke multipliziert  mit  ICX)  sein. 

Dieser  Ausdnick  macht  es  wahrschein- 
lich, dass  I.  die  Differenzen  in  allen  Fällen 


positiv  sein  werden,  2 dass,  je  grösser  Ns, 
n und  m sind,  d.  h.  die  Grammäquivalente 
des  sauren  Salzesin  der  ur.sprünglichcn  Lösung, 
die  der  Elektrolyse  unterworfene  Anzahl, 
und  die  wahrend  eines  Versuchs  auf  nicht 
elektrolytischem  Wege  zersetzte  Anzahl  an 
der  .Anode,  um  so  grösser  wird  die  prozen- 
tuale Differenz  sein,  und  3.,  dass  eine  der- 
artige Differenz  rasch  mit  diesen  Grössen 
wachsen  wird. 

Nun  wird  aber  der  Gehalt  an  saurem 
Salze  in  einer  Lösung  mit  der  Konzentration 
der  Lösung  bezogen  auf  den  in  geringer 
Menge  vorhandenen  Elektrolyten  zunehmen, 
und  der  durch  Elektrolyse  zersetzte  Betrag 
wird  mit  dem  Gehalt  in  der  Lösung  wachsen. 
Der  Betrag,  der  an  der  Anode  während 
eines  V'ersuchs  in  Ireie  Ionen  und  neutrales 
Salz  zersetzt  wurde,  wird  mit  dem  Verhältnis 
der  Konzentr,ation  derLosung  bezogen  auf  den 
in  grösserer  Menge  vorhandenen  Elektrolyten 
zu  der  Konzentration  bezogen  auf  den 
anderen.  Da  Schräder  bei  seinen  V'er- 
suchen  Kupferelektroden  benutzte,  so  würde 
an  der  Anode  die  Konzentration  bezogen 
auf  Kupfcrsulfat  während  eines  Versuchs 
beständig  zu-,  die  Konzentration  bezogen 
auf  Saure  abnehmen.  In  allen  F'ällen  daher, 
in  welchen  ursprünglich  mehr  Salz  als  Säure 
vorhanden  war,  jedenfalls  beträchtlich  mehr, 
würde  wahrscheinlich  eine  Zersetzung  des 
sauren  Salzes  ohne  Elektrolyse  erfolgen, 
und  m würde  positiv  sein.  Nur  in  Fällen, 
in  denen  mehr  Säure  alz  Salz  in  der  ursprüng- 
lichen Lösung  zugegen  war,  wäre  es  wahr- 
scheinlich, dass  m negative  Resultate  haben 
könnte. 

Die  folgende  Tabelle,  die  in  runden 
Zahlen  die  Konzentration  der  Lösungen  be- 
zogen auf  HjSO,  und  ' ,CuSOj  (N,  und 
N,  bezw,),  ferner  die  totale  Konzentration 
(N,  4-  N,),  schliesslich  die  relative  Konzen- 
tration (N,  : Nj)  und  die  prozentualen 
Differenzen  für  das  Transferenzverhaltnis 
angiebt  (die  entsprechenden  Differenzen  Air 
den  Silberniederschlag  und  das  Leitungs- 
vermögen sind  ebenfalls  aufgenommen,  da 
später  darauf  Bezug  genommen  werden  soll) 
ermöglicht  cs,  ein  Urteil  darüber  zu  bilden, 
bis  zu  welchem  Grade  die  Annahme,  dass 
saures  Salz  in  der  Lösung  zugegen  ist,  diese 
Differenzen  erklärt.  Die  Lösungen  sind  in 
zwei  /Abteilungen  geordnet;  die  in  der  ersten 
enthalten  weniger  Salz  als  Säure,  die  in  der 
zweiten  umgekehrt,  und  in  jeder  Abteilung 
sind  sie  geordnet  nach  ihrer  Konzentration 
bezogen  auf  die  in  geringerer  Menge  an- 
wesenden Elektrolyten. 
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Tabelle  XVI. 

Lösungen  von  Hj  SO,  und  Cu  SO, 


hiflcrcDten  in 

No. 

N, 

N, 

Ni  + N, 

Tnmsferens- 

Silber- 

Lcituni^s- 

___ 

verhähni«!« 

Dieder»(.'hlii£r 

'rrrmöffcn 

2 

0.028 

0,066 

0,094 

0.42 

+ 14.8 

+ 6,4 

+ 12.0 

1 

0.042 

0,104 

0,146 

0,40 

+ 29.9 

+ 2.5 

3 

0.053 

0,126 

0,179 

0,42 

+ 73,1 

+ 23,8 

— 2,5 

7 

0,063 

0,1 1 1 

0,174 

0.57 

-j-  146,8 

+ 10,0 

— 

4 

0.093 

0,167 

0,260 

0.54 

+ 1Ö5.5 

+ 14.7 

— 

5 

0,138 

0,249 

0,387 

0.55 

+ 241.7 

+ >4,5 

+ 14.4 

6 

0.196 

0.347 

0,543 

0.57- 

+ 492.1 

+ 31,5 

+ 1 1,0 

8 

0,072 

0,071 

0,144 

18,2 

+ 25.9 

+ 6,2 

9 

0.155 

0,147 

0,302 

1,05 

+ 443.8 

+ 33,5 

— 

IO 

0,180 

0,148 

0,329 

1,22 

+ 366,4 

+ 12,4 

+ 25,7 

Die  Differenzen  der  Transferenzverhält- 
nisse,  auf  die  wir  uns  jetzt  beschränken, 
sind,  wie  erwartet,  alle  positiv.  Die  Lösun- 
gen der  ersten  Abteilung  sind  angeordnet 
nach  ihrer  Konzentration,  bezogen  auf  die 
Säure  und  den  Elektrolyten,  der  in  gerin- 
gerer Menge  anwesend  ist,  und  sind  infolge- 
dessen auch  angeordnet  nach  ihrer  Konzen- 
tration, bezogen  auf  das  saure  Salz  N,  und 
daher  auch  nach  der  Menge  des  durch 
Elektrolyse  zersetzten  sauren  Salzes  (n).  In 
allen  ist  so  viel  mehr  Salz  als  Säure  ent- 
halten, dass  in  allen  Eällen  sich  ein  Teil 
der  Säure  in  Säure  und  saures  Salz  zersetzen 
wird  während  der  Elektrolyse,  d.  h.  m wird 
positiv  sein,  und  die  relativen  Werte  von 
N,  ; N,  und  N,  sind  derartig,  dass  die  An 
Ordnung  der  Lösungen  wahrscheinlich  auch 
der  Anordnung  nach  der  Grösse  von  m ent- 
spricht. Da  nun  die  Lösungen  angeordnet 
sind  nach  der  Grösse  aller  drei  Quantitäten 
Nj,  n und  m,  so  kann  man  erwarten,  dass 
sie  auch  nach  dem  Hetrage  ihrer  Differenzen 
angeordnet  sein  werden.  Ferner  kann  man 
erwarten,  dass  die  Differenzen  an  Grösse 
sehr  rasch  zunehmen  werden,  Erwartungen, 
die  die  Tabelle  vollauf  bestätigt. 

Die  Lösungen  der  zweiten  Abteilung 
enthalten  weniger  Salz  als  Säure,  und  da  sie 
angeordnet  sind  nach  ihrer  Konzentration 


bezogen  auf  Salz,  so  sind  sie  auch  ange- 
ordnet nach  der  Konzentration  N,,  bezogen 
auf  das  saure  Salz,  und  folglich  auch  ange- 
ordnet nach  der  Grosse  von  n.  Nummer  8 
und  9 cnlhallen  jede  ungefähr  gleiche  Be- 
träge von  Salz  und  Säure.  Man  kann  daher 
erwarten,  dass  für  sie  m sehr  kleine  Werte 
anninimt,  entweder  positive  oder  negative. 
Danach  werden  diese  beiden  geordnet  sein 
nach  der  Grösse  ihrer  Differenzen,  und  da 
No.  9 zweimal  soviel  Salz  enthält  als  No.  8, 
so  kann  man  erwarten,  dass  diese  Differenz 
die  weitaus  grössere  von  beiden  ist.  No.  9 
und  IO  enthalten  gleiche  Betrage  von  Salz 
und  danach  ungefähr  gleiches  Gehalt  an 
saurem  Salz.  Da  aber  No.  10  viel  mehr 
Säure  enthält  als  No.  9,  so  kann  man  er- 
warten, dass  für  sie  das  m negativ  wird  und 
einen  beträchtlichen  negativen  Wert  hat. 
So  kann  man  erwarten,  d.ass  die  Differenz 
von  No.  IO  nur  wenig  grösser  oder  vielleicht 
gar  kleiner  ist,  als  die  von  No.  9.  Auch 
diese  Erwartungen  sind  vollständig  ver- 
wirklicht. 

Der  beobachtete  Wert  des  Silbernieder- 
schlags würde  natürlich  durch  das  Vorhanden- 
sein des  sauren  Salzes  nicht  heriihrt  werden, 
aber  wohl  der  berechnete  Wert.  Die  korrekte 
Berechnungsformel  würde  nicht  die  ursprüng- 
lich gegebene  sein,  sondern: 


worin  m'„  m"j  die  Anzahl  Gramm  von 
Kupfer  bezeichnen,  die  vom  Strom  umgesetzt 
wurden,  veranlasst  durch  die  Leitung  durch 
neutrales  und  saures  Salz  bezüglich,  und  wo 


v'„  v",  die  Transferenzzahlen  für  die  Kupfer- 
ionen in  den  beiden  Eällen  darslcllen.  Wenn 
man  demnach  bemerkt,  dass 

mj  = m',  -j-  m"j  und  m", : a.,  = n. 
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und  dass  v,,  die  Transferenzzahl  für  das  Transfereiizzahl  für  das  Kation  in  Kupier 
Kation  in  der  Schwefelsäure,  ungefähr  bekannt  ist,  so  hat  man: 
zwei  und  ein  halb  mal  so  gross  als  v,,  die 


(]  — (]'  a,  \v,  v'a/  \5  Vj  V",/  2 V, 

H'  “ m,  m,  _im', /I  _ I V 

a,  V,  3jVi  La,  Vv,  v‘,1  ‘ \5  v, 


m 

2 V, 


\ 


Da  der  bezeichnete  W'ert  q'  aber  eine  An- 
näherung an  den  wahren  Wert  ist  und  dem- 
zufolge auch  an  den  beobachteten,  so  werden 
die  Differenzen  beim  Silbcrniedcrschlag  in 
den  Tabellen  XIII  und  XVI  durch  die 
hundertfachen  Werte  dieses  Ausdruckes 
wiedergegeben  werden. 

Trotzdem  der  Ausdruck  so  kompliziert 
ist,  so  kann  man  sich  doch  eine  Vorstellung 
von  seinem  V'orzeichen  und  seiner  Grö.sse 
machen,  m'j : a,  wird  ira  V'ergleich  zu  n, 
und  n bei  den  meisten  Lösungen  im  V'er- 
gleicli  zu  m gross  sein.  Da  v',  und  v„  die 
Transfcrenzzahlen  für  schwächere  und 
stärkere  Lösungen  von  Cu  SO,  sind,  so  wird 
V,'  grösser  sein  als  v,,  und  der  Ucberschuss 
der  einen  über  der  anderen  wird  um  so 
grösser  sein,  je  grösser  n ist.  Demnach 
wird  das  erste  Glied  im  Zähler  po.sitiv  sein. 
Da  die  Geschwindigkeit  des  zusammen- 
gesetzten Ion  H.SO,  viel  geringer  .sein  wird 
als  die  von  SO,,  so  wird  v",  viel  grösser 
sein  als  v,.  Demnach  würde  das  zweite 
Glied  des  Zählers,  gleichgiltig  ob  positiv 
oder  negativ,  sehr  klein  sein.  D.as  dritte 
Glied  wird  für  einige  Lösungen  positiv,  für 
andere  negativ,  aber  offenbar  im  Allgemeinen 
klein  sein.  Demnach  kann  man  erwarten, 
dass  der  Zähler  positiv  sein  wird.  Die 
beiden  ersten  Glieder  des  Zählers  sind 
positiv  und  gross,  das  dritte  ebenfalls  positiv, 
aber  verhältnismässig  klein.  Demnach  kann 
man  erwarten,  dass  der  Nenner  und  also 
auch  der  ganze  Ausdruck  positiv  sind. 

Da  der  Ausdruck  m,  und  tij  beobachtete 
Grössen  enthielt,  die  mit  starkem  l'ehlcr 
behaftet  sind,  so  wird  die  verhältnismässige 
Grösse  der  Ditferenzen,  ilie  von  ihnen  be- 
zeichnet werden,  in  grösserem  odergeringcrem 
Massstabc  durch  Hcobachtungsfehler  ver- 
schleiert werden. 

Da  bei  Schräders  Lösungen  N,  und 
N,  zusammenwach.scn,  so  wächst  Nj  mit  N,. 
Demzufolge  wachsen  auch  m,  : n,  sowohl  als 
n,  und  also  auch  m',  : .a,  und  i : v, — i : v', 
mit  N,.  m wächst  wahrscheinlich  gleich- 
falls. Da  .aber  beide  Faktoren  des  ersten 
zXusdrucks  der  ersten  Glieder  des  Zählers 
wachsen,  so  kann  man  erwarten,  dass  der 
Zähler  im  ganzen  vergrössert  wird.  Auch 


der  Zähler  wird  wachsen,  denn  die  beiden 
ersten  Ausdriicke  werden  stärker  wachsen, 
als  der  letzte.  Ks  ist  nun  nicht  möglich 
zu  sagen,  ob  er  in  grös.serem  oder  kleinerem 
Verhältnisse  wachsen  wird,  als  der  Zahler, 
oder  demgemäss  die  Differenzen  mit  dem 
Gehalt  an  saurem  Salzwasser,  oder  nicht. 
Aber  es  ist  klar:  wenn  dem  so  ist,  so  kann 
der  Zuwachs  in  keiner  W'eise  so  schnell 
erfolgen  als  beim  Transferenzverhältnis. 
Ofl’enbar  wird  also  solch  ein  Zuwachs  kaum 
hervortreten,  je  grösser  m', : ist  im  Ver- 

hältnis zu  m,  :a,.  Die  Tabelle  XVI  scheint 
zu  beweisen,  dass  in  der  ersten  Abteilung, 
die  Losungen  mit  mehr  Salz  als  Säure  ent-. 

hält,  bei  denen  daher  und  auch  ’ ver- 
a,  a^ 

gleichsweise  gross  sind  gegenüber  , die 

Differenzen  mit  der  Konzentration  der 
Lösungen  wächst,  während  sie  bei  der 

zweiten  Abteilung,  bei  der  — * kleiner  ist  im 

*3 

Verhältnis  zu  —I,  abzunchmen  scheinen.  .Mit 
a, 

Rücksicht  auf  die  Lösungen  der  zweiten 
.•\bteilung  ist  zu  bemerken,  dass  sie  wahr- 
scheinlich negativ  ist.  Obgleich  daher  in 
Lösung  8 m klein  sein  wird,  so  kann  man 
doch  erwarten,  dass  die  Differenz  von  8 
beträchtlich  grösser  sein  wird,  als  die 
Differenz  für  die  Lösung  der  ersten  Ab- 
teilung, die  mit  Bezug  auf  den  in  geringerer 
Menge  vorhandenen  Elektrolyten  gleich 
konzentriert  sind,  z.  B.  No.  7 oder  4.  Was 
No.  IO  angeht,  so  wird  ihr  m negativ  und 

vielleicht  beträchtlich  sein,  ihr  wird 

a, 

grösser  sein  im  Verhiiltnis  zu  ihrem  und 

<>3 

ihrem  als  im  Falle  No.  9,  und  ihre 

3s 

kleine  Differenz  ist  nicht  erstaunlich. 

Die  berechneten  Werte  des  Leitungs- 
vermögens würden  natürlich  durch  die 
Gegenwart  des  sauren  S.alzes  beeinträchtigt 
werden,  .aber  die  beobachteten  Werte  sind 
mit  einem  so  grossen  Fehler  behaftet,  dass 
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es  zwecklos  ist,  bis  ins  Einzelne  zu  unter- 
suchen, xvelches  die  Wirkung  sein  würde. 
Allgemein  kann  man  annehmen,  dass  die 
Entstehung  jedes  (irammäquivalents  sauren 
Salzes  ein  Grammaquivaleiit  der  Säure  an 
der  Heteiligung  an  der  Leitung  des  Stromes 
hindert  und  gleichsam  die  Anioiien  des 
Salzes  belastet,  sodass  sic  nicht  mehr  so 
gut  leiten  können,  als  vorher.  Demnach 
werden  die  wahren  Werte  geringer  sein,  als 
die  ohne  Berücksichtigung  der  Entstehung 
des  sauren  Salzes  berechneten.  Je  grösser 
also  der  Betrag  des  gebildeten  sauren  Salzes 
ist,  um  so  grösser  wird  der  Ueberschuss 
solcher  berechneten  Werte  über  die  be- 
obachteten sein.  Tabelle  XVI  zeigt  eine 
Neigung  zu  grö.ssercn  Differenzen  bei 
Lösungen  hoher  Konzentrationen,  bezogen 
auf  den  in  geringerer  Menge  anwe.senden 
Elektrolyten. 

Die  Annahme,  dass  in  Lösungen  von 
Schwefelsäure  und  Kupfersulfat  sich  das 
saure  Sulfat  in  gewissem  Grade  bildet,  er- 
klärt daher  das  Vorzeichen  und  die  relative 
Grösse  der  Differenzen  zwischen  berechneten 
und  beobachteten  Werten  so  vollständig  in 
Bezug  auf  Transferenzverhaltnisse,  Silber- 
niederschlag und  Leitungsvermögen,  da.ss 
wenig  Zweifel  mehr  bleibt,  da.ss  die  Nicht- 
bercchenbarkeit  dieser  Grössen  für  diese 
Lösungen  grösstenteils  auf  diese  Quelle 
Zurückzufuhren  ist. 

I 

Endergebnis. 

Man  kann  die  Ergebnisse  der  obigen 
Erörterung  wie  folgt  zu.sammenfassen:  Bei 
den  Lösungen  von  Koch.salz  und  Salzsäure, 
den  einzigen,  bei  welchen  der  Beweis  in 
befriedigender  W'eise  geführt  werden  kann, 
ist  die  Möglichkeit  erwiesen  worden,  mit 
Hülfe  der  Dissoziationstheorie  meistens 
näherungsweise  und  wahrscheinlich  innerhalb 
der  Grenzen  des  Beobachtungsfehlcrs,  eine 
vollständige  Berechnung  der  Transferenz 
durchzuführen,  d,  h.,  das  Verhältnis  der 
Anzahl  äquivalenter  (irammkationen  der 
beiden  Elektrolyle,  die  durch  den  Strom 
durch  einen  Querschnitt  der  Zelle  umgesetzt 
wurden,  zu  berechnen.  Eerner  kann  man 
eine  so  vollständige  Berechnung,  wie  die 
Daten  nur  immer  gestatten,  des  totalen 
Betrags  der  beiden  Kationen,  die  zuerst  an 
den  Kathoden  auftreten,  durchfuhren,  und 
es  ist  bewiesen,  dass  es  möglich  ist,  diese 


Berechnungen  auf  Grund  einer  der  beiden 
Annahmen  über  die  Geschwindigkeiten  der 
Kationen  durchzuführen,  nämlich  der  An- 
nalimen,  a)  dass  sie  für  jeden  Elektrolyten 
dieselben  sind,  wie  sie  in  der  einfachen 
Lösung  der  Elektrolyten  sein  würden,  dessen 
Konzentration  gleich  i.st  der  Konzentration 
der  komplexen  Lösung,  bezogen  auf  den 
betr.  Elektrr)lytcn,  oder  b)  dass  sie  dieselben 
sind,  wie  sic  in  einer  einfachen  Lösung  sein 
wurden  mit  einer  Konzentration  der  Ionen, 
die  gleich  ist  der  Konzentration  der  kom- 
plexen Lösung,  bezogen  auf  die  Ionen  der 
lüektrolyten,  wobei  die  zweite  Annahme 
etwas  bessere  Resultate  ergab.  Dazu  sind 
die  Differenzen  zwischen  beobachteten  und 
berechneten  W'erten  derartig,  dass  sie  die 
V^ermutung  einer  gegen.seitigen  Einwirkung 
zwischen  den  Kationen  der  betr.  Elek- 
trolyse nahe  legen,  wodurch  ein  Kation 
mit  der  griisseren  Geschwindigkeit  etwas 
aufgehalten,  d.as  andere  etwas  beschleunigt 
wird. 

Vonllopfgartn e r s Beob.ich tungen  über 
Lösungen  von  Chlorbarium  und  Salzsäure 
ist  bewiesen  worden,  dass  sie  wohl  ver- 
träglich, wenn  auch  nicht  beweiskräftig  für 
die  Berechenbarkeit  des  Transferenzverhält- 
nisses  und  derGesamtzahläquivalenterGramm- 
lonen  sind,  die  an  der  Kathode  erscheinen. 

Von  Schräders  Beobachtungen  über 
Lösungen  von  Jodkalium  und  Kaliumchlorid 
wurde  gezeigt,  dass  sie  ebenfalls  wohl  ver 
träglich,  wenn  auch  nicht  beweiskräftig  sind 
für  die  Bercchenbarkeit  des  Transferenz- 
verhältnisscs,  die  Gesamtzahl  der  sich  aus- 
scheidenden Grammionen  und  des  Leitungs- 
vermögens. 

Schräders  Beobachtungen  endlich  über 
Lösungen  von  Schwefelsäure  und  Kupfer- 
sulfat haben  sich  als  unverträglich  mit  der 
Berechenbarkeit  des  Transferenzverhältnisses, 
der  Gesamtmenge  der  ausgeschiedenen 
Ionen  und  des  Leitungsvermögens  bew  iesen, 
und  zwar  wenn  man  annimmt,  dass  die 
Lösungen  zwei  Elektrolyte  mit  einem  gemein- 
schaftlichen Ion  enthalten.  Aber  von  Diffe- 
renzen zwischen  den  beobachteten  und  den 
auf  Grund  obiger  Annahme  berechneten 
Werten  ist  erwiesen  worden,  dass  man  im- 
stande ist,  sowohl  ihr  V^orzeichen  und  ihre 
relative  Grösse  durch  die  Annahme  zu  er- 
klären, dass  das  saure  Kupfersalz  in  der 
Lösung  vorhanden  ist. 
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FORTSCHRITTE  IN  DER  ENTWICKELUNG 
DER  SEKUNDÄRBATTERIEN  IN  DEN  LETZTEN  25  JAHREN. 


Erwartungen,  die  wiederholt  auf  das 
Aeusserstc  gesteigert,  aber  ebenso  oft  ver- 
eitelt wurden,  voreilige  und  übertriebene 
Aussagen,  Vermutungen,  die  man  feierlich 
als  Thatsachen  hingestellt  — auf  der  anderen 
Seite  mühevolle  Experimente,  Heobachtung 
der  geringsten  Einzelheiten,  welche  sich  aus 
einem  langsamen,  aber  steten  Fortschritt 
ergaben:  das  ist  das  Kennzeichen  in  der 

Entwicklung  der  Akkuiiuilatoren  in  den  letzten 
25  J.ihren. 

Wie  bekannt  wurde  die  elektromotorische 
Kraft  der  aus  Kleisuperoxyd  bestehenden 
Elektroden  von  Schunbein  (1838),  de  la 
Rive  (1843)  und  Wheatstoiie  (1843)  ent- 
deckt. Die  Eigenschaft,  welche  sein  verteiltes 
Blei  besitzt,  gro.sse  Mengen  Wasserstoff  auf- 
zunehmen, wurde  von  Einsteden  (1854) 
bemerkt,  während  üaslon  Plante  mehr 
W'ert  legte  auf  s)’stematische  Experimente 
mit  Bleiplatten  in  verdünnter  Schwefelsäure, 
um  den  Sekundarstrom  nutzbar  zu  machen, 
was  zu  dem  .allgemeinen  (iebrauch  dieses 
Metalls  in  den  Akkumulatoren  führte. 

Obgleich  Plante  die  ersten  Ergebnisse 
seiner  Studien  .schon  im  J.ahre  1859  veröffent 
lichte,  nahm  er  doch  erst  20  Jahre  später, 
während  welcher  Zeit  die  Verbesserungen 
der  Dynamomaschinen  die  Erzeugung  der 
Elektrizität  so  sehr  viel  leichter  und  billiger 
gemacht  hatten,  .seine  Arbeiten  wieder  auf 
und  überraschte  die  elektrische  Welt  durch 
seine  interessanten  Untersuchungen. 

Die  elektrischen  Eigen.schaften  der  ur- 
sprünglichen Plante'schen  Zellen  waren  aus 
gezeichnet  und  halten  den  V'ergicich  mit  den 
meisten  anderen  Typen  .aus;  nur  w.ar  der 
Prozess  zu  lang.sam  und  kostspielig,  um 
seine  Anwendung  für  Handelszwecke  zu 
gestalten. 

Im  Jahre  1880  fasste  Faure  den  Ge- 
danken, die  Ko.sten  zu  verringern  und  die 
Kapazität  zu  vermehren,  indem  er  Bleiplattcn 
mit  einer  Schicht  von  Bleioxyden  oder  Salzen 
uberzog,  was  ihre  Bildung  durch  den  elek- 
trischen Strom  beförderte;  den  Ueberzug 
hielt  er  dadurch  fest,  dass  er  die  Elektroden 
in  Perg.ameiitp.apier  oder  Filz  einhüllte.  Die 
schnelle  Zerstiirung  der  umhüllenden  Mate- 
rialien und  die  Bildung  von  Sulfat  zwischen 
der  Pl.atte  und  ihrem  Ueberzug  führten  jedoch 
zur  Auflösung  des  wirksamen  .Materials  uiul 
zu  einem  Kurzschluss  der  Zelle,  Ucbelständc, 


welche  d.adurch  vermieden  wurden,  dass  man 
dasselbe  in  Vertiefungen  oder  Zwischen- 
räume in  der  Platte  selbst  legte.  Diese 
Methode  wurde  von  Sellon  und  Voickmar 
angegeben. 

Die  Faure -Sei  Ion -Voickmar  - Patente 
haben  lange  Zeit  hindurch  die  Akkumula- 
torenindustrie beherrscht,  und  es  kann  gleich 
zeitig  nicht  oft  genug  hervorgehoben  werden, 
d.T-ss  die  Beharrlichkeit  und  der  Mut,  welchen 
diese  Pioniere  der  Wissenschaft  nicht  selten 
angesichts  der  entmutigenden  Mi.sserfolge, 
welche  in  einer  neuen  Industrie  nur  zu  häufig 
eintreten,  gezeigt  haben,  die  S)  mpathie  und 
das  1,0b  jedes  Punzcinen  verdienen,  der  auch 
nur  geringes  Interesse  für  Sekundärbatterien 
zeigt. 

p'aures  P'rfindung  wurde  in  gewissen 
Teilen  mit  unbegrenzterBegeisterungbegrusst. 
Es  wurde  als  eine  bemerkenswerte  Thatsache 
hingestellt,  dass  50  Zellen,  welche  einen 
Teil  von  mehreren  Tonnen  solcher  Faure- 
Akkumulatoren  bildeten,  die  lür  Amerika 
bestimmt  waren  und  vollgeladen  an  Bord 
gebracht  wurden,  wahrend  der  ganzen  Reise 
zwei  8-kerzige  Edisonlampen  im  Rauchsalon 
und  gelegentlich  einige  andere  Lampen  im 
Ma.schinenraum  gespeist  haben.  Herr  Phi 
lippcrt  gab,  wie  wir  mit  beifolgenden  Aus- 
führungen der  „Electrical  World“  ent 
nehmen,  bei  einer  allgemeinen  Zusammen 
kunft  der  »Faure  Electrical  Accumulator 
Co.*  seinen  erhöhten  Erwartungen  in 
folgenden  Worten  kund:  »Wir  sehen  in  uns 
die  einzigen  Be.sitzer  einer  der  griissten  Erfin- 
dungen des  Jahrhunderts-  Der  einzig  prak- 
tische und  sparsame  Akkumulator  ist  der 
Faure-Scllo n-\'olckmar.  Alles  führt  uns 
zu  dem  Glauben,  dass  dieser  nicht  wird 
übertroffen  werden.* 

Verbesserungen,  welche  aber,  was  den 
Plantd-Akkumulator  betrifft,  hauptsächlich 
eine  .schnellere  Herstellung  beim  Faure- 
Akkumulator  und  seinen  Abarten,  oder  ein 
besseres  Zusammenhalten  des  wirksamen 
Materials  anstrebten,  traten  jetzt  überall  auf, 
aber  viele  von  ihnen  w'aren  äusserst  wertlos, 
und  nur  wenige  gaben  zu  wichtigen  und 
dauernden  P'ortschrilten  Anlass. 

W'isscnschaftlicheUntersuchungen  hielten 
Schritt  mit  praktischen  Arbeiten  und  unter- 
stützten dieselben.  Eine  der  frühesten  wissen- 
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schaftlichen  Erörterungen  haben  wir  in  Pro- 
fessor StlvanusT  ho  mpso  ns  Abhandlung  »The 
Storage  of  Electricity«,  welche  im  Jahre  1881 
vor  der  »Society  of  Arts«  vorgclesen  wurde. 
Kr  giebt  darin  einen  historischen  Ueberblick, 
erklärt  die  chemischen  Veränderungen  wäh- 
rend der  Ladung  und  Entladung  und  giebt 
Andeutungen  über  die  zukünftigen  Anwen- 
dungen derSekundarbatterien.  Unter  anderen 
wertvollen  Beiträgen  zu  der  Kenntnis  und 
Chemie  der  Sekundärbatterien  mögen  die- 
jenigen von  Ur.  Erankland,  gelesen  vor 
der  »RoysI  Society»,  und  von  E.  Barker, 
bei  dem  Kongress  der  »American  Association 
for  the  Advancement  of  Science«  erwähnt 
sein.  Gladstone  und  Tribc  zollten  der 
Rolle,  welche  das  Bleisulfat  bei  der  Ladung 
und  Entladung  spielt,  besondere  Aufmerk- 
samkeit und  sie  kamen  zu  dem  Urteil,  dass 
dieses  oft  verwiinschte  Produkt,  weit  davon 
entfernt  nachteilig  zu  sein,  sogar  absolut 
notwendig  ist,  um  einen  Akkumulator  in 
Stand  zu  setzen,  .seine  Ladung  zu  behalten. 

Wahrscheinlich  wurde  die  erste  elek- 
trische Lichtanlage  in  England,  bei  welcher 
Akkumulatoren  einen  wichtigen  Anteil 
nahmen,  gegen  Ende  des  Jahres  1882  in 
den  (icschafLsräumen  der  »Electrical  Power 
Storage  Company»  in  der  Old  Broad- 
Strasse  eingerichtet,  und  ungefähr  um  die- 
•selbe  Zeit  wurde  das  erste  elektrische  Boot 
in  England  von  Akkumulatorenbatterien  ge- 
trieben. Die  »Electricity»  trat  zum  ersten 
Mal  vor  die  Oeffentlichkeit. 

Phasenströme  wurden  oft  zum  Laden 
benutzt,  und  um  ein  Umkehren  des  Stromes 
zu  verhüten,  wurden  selbstthälige  V'orrich- 
tungen  in  den  .Stromkreis  eingeschaltet, 
welche  ein  Läutewerk  in  Thätigkeit  .setzten 
und  auf  diese  Weise  die  Aufmerksamkeit 
des  Wärters  erweckten. 

Bei  den  ersten  Anfängen  hegte  man 
gros.se  Erwartungen  bezüglich  der  Anwendung 
der  Akkumulatoren  zu  Traktionszwecken  und 
im  Jahre  1883  wurden  in  England  die  ersten 
V'crsuche  in  Aston  und  Kew  und  auf  dem 
Kontinent  in  Paris  ausgefuhrt.  Viele  ähnliche 
V^ersuche  wurden  dann  von  Zeit  zu  Zeit  in 
Europa  sowohl  als  auch  in  den  V^ereinigten 
Staaten  gemacht,  und  obgleich  viele  von 
ihnen  vom  technischen  Standpunkte  aus  zu- 
friedenstellend und  nach  glaubwürdigen  Aus- 
sagen im  Vergleich  mit  l’ferdcbetrieb  sp.ar- 
samer  waren,  bieten  erst  jetzt,  d.  i.  15  Jahre 
nach  den  ersten  Experimenten  die  in  der  1 Icr- 
stellung  der  Akkumulatoren  gemachten  Eort- 
schrittc  eine  sichere  Garantie  zur  Verwirk- 
lichung der  solange  aufgeschobenen  Hoff- 
nungen. 


Inzwischen  hat  sich  das  Publikum  eifrig 
dieser  svunderbaren  elektrischen  Apparate  be- 
dient, und  die  »Electrical  Power  Storage 
Company»  begann  nicht  nur  den  Bedarf  zu 
decken,  sondern  bot  sogar  eine  Garantie,  in 
welcher  folgendes  dargethan  i.st:  »Wenn  der 
Akkumulator  richtig  behandelt  wird,  ist  die 
effektive  Abgabe  90"  „ von  der  aufge.spei- 
cherten  elektrischen  Energie.  Wir  mussten 
vorher  mit  einem  weit  geringeren  Wirkungs- 
grad zufrieden  sein." 

Es  wurden  nun  brauchbare  Systeme 
erdacht,  die  Elektrizität  an  Hilfsstationen  zu 
erzeugen  und  sic  mit  Hilfe  von  Akkumula- 
torenbatterien zu  verteilen,  und  der  von 
William  Thomson  im  Jahre  1881  gemachte' 
.Angabe  Folge  leistend,  redete  Professor 
Ayrton  in  einem  in  der  »London  Institution» 
im  Jahre  1883  gehaltenen  Vortrag  von  einer 
Verteilung,  bei  welcher  eine  grosse  Zahl  Akku- 
mulatoren hintereinander  gesch.altet  von  einem 
kleinen  hochgespannten  Strom  geladen  werden, 
wahrend  die  Entladung  in  Sätzen  mit  niedri- 
gerer .Spannung  erfolgt.  Männer  der  Wissen- 
schaft und  prakti.sche  Ingenieure  begannen 
den  Sekundärbatterien  für  die  Zukunft  eine 
wichtige  Rolle  zuzuschreiben,  und Dr.  Wilhelm 
Siemens  empfahl  in  einem  Vortrage  vor 
den  Mitgliedern  des  N'^creins  der  Zivil- 
ingenieure ihre  Anwendung  zu  Strassenbahnen 
und  I'ahrzeugcn  anderer  Art. 

Nachdem  Wasserkräfte  der  Elektrizität 
ihre  Dien.ste  leisten  mussten,  wurde  eine 
eicktri.sche  Lichtanlage,  von  hydraulischen 
Kräften  und  Akkumulatoren  getrieben,  in 
der  St.idt  N.antua  in  Frankreich  mit  Krolg 
eingerichtet.  Temporäre  Lichtanlagen  mit 
.Akkumul.itorenbetrieb  traten  in  Flrscheinung, 
so  waren  Batterien  in  Gebrauch  bei  einer 
Soiree  in  Guys  Hospital  und  bei  einer  Be- 
sprechung im  An.schluss  :m  die  Versamm- 
lung des  »Iron  and  Steel  Institute«  in 
Middlesborough  im  Oktober  1883.  Im 
Januar  18.S4  IjIcndctcn  auf  den  Köpfen  der 
Feeen  in  der  »Drury  Lanc»  Pantomime 
elektrische  Lampen,  die  von  kleinen  trag- 
baren Batterien  gespeist  wurden,  die  Zu- 
schauer. 

Auch  die  elektrische  Beleuchtung  der 
Eisenbahnwagen  w urde  eingefuhrt.  Die  Züge 
zwischen  Victoria  und  Brighton  im  Jahre 
1882  und  einige  Jahre  später  die  zwischen 
New  A'ork  und  W'ashington  in  den  Ver- 
einigten .Staaten  und  in  Deutschland  zwischen 
FVankfurt  und  Fulda  waren  die  ersten.  Die 
Batterien  wurden  in  dem  Packwagen  untcr- 
gebr.aeht,  während  bei  den  im  Jahre  1885 
auf  der  Lancashire  und  Yorkshire-Bahn  aus- 
gefuhrten  Versuchen  jeder  W'agcn  seine 
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eigene  Batterie  hatte,  damit  das  Licht  weiter 
brennt,  auch  wenn  der  Zug  reisst.  Uni  die 
Mitte  des  Jahres  1883  machte  man  im  Haupt- 
postamt Versuche  mit  Sekundärbatterien  auf 
Tclegraphenleitungen  unter  der  Leitung  des 
Chefingenieurs  l’reece,  welche  gute  Resul- 
tate lieferten. 

Folgende  Stelle  in  einem  Briefe,  den 
Gaston  Flaute  im  März  1885  an  seinen 
Freund  schrieb,  welcher  eine  seiner  Battericen 
in  England  verwendete,  möge  als  interessant 
wiedergegeben  werden.  • Anstatt  dass  die 
Platten  mit  der  Zeit  schlecht  werden  (wie 
es  mit  denen  der  F'all  ist,  auf  welche  man 
künstliche  Schichten  von  Superoxyd  gebracht 
hat),  werden  sie  unter  der  elektrolytischen 
Einwirkung  immer  tiefer  und  tiefer  von 
Peroxyd  durchdrungen,  welches  sich  mit  den 
Platten  vollständig  verbindet,  ohne  dass  sic 
ihre  Fe.stigkeit  cinbüssen.i  Eine  zwölfjährige 
praktische  Erfahrung  hat  die  Richtigkeit 
von  PlanttSs  Meinung  bestätigt. 

Wahrend  man  bis  dahin  übertriebene 
Erwartungen  auf  die  Sekundärbatterien 
hegte  bezüglich  ihrer  Dauerhaftigkeit  und 
Sparsamkeit  bei  Stras-senbahnen,  der  Einfach- 
heit ihrer  Behandlung,  und  während  bis  da- 
hin unbedeutende  Versuche  mit  einem 
kühnen,  glücklichen  Schlage  glanzende  Er- 
folge zu  erhaschen  suchten,  folgte  jetzt  zu 
Anfang  des  Jahres  1885  eine  Periode  ge- 


duldiger und  ununterbrochener  Arbeit,  welche 
im  grossen  Ganzen  einen  stetigen  F'ortschritt 
zur  p'olgc  hatte,  denn  etwaige  Misserfolge 
gaben  nur  erneuten  Ania.ss  zu  weiteren 
Anstrengungen  und  führten  schliesslich  zu 
endgiltigen  Erfolgen. 

In  der  ganzen  zivilisierten  Welt  ver- 
breiteten sich  jetzt  häusliche  Lichtanlagen, 
in  denen  Akkumulatoren  eine  wichtige  Rolle 
spielten.  Die  «Edison  Swan  Company«  in 
New  York,  welche  früher  eifrig  gegen  die 
Anwendung  der  Sekundärbatterien  gewirkt 
hatte,  empfahl  nun  ihre  Annahme,  und  .sechs 
Jahre  spater  wurde  zu  den  Hauptstellcn 
einer  der  «l-xtison-Stationen«  in  New  York 
eine  zVkkumulatorenanlagc  hinzugefügt. 

Die  Akkumulatorenfabrikanten  fühlten  die 
Wichtigkeit  verbes.sertcr  mechanischer  Kon- 
struktionen, und  cs  drängte  sich  ihnen 
namentlich  die  Notwendigkeit  auf,  .solche 
Vorrichtungen  zu  treffen,  welche  einen  Kurz= 
Schluss  durch  herabfallendes  Material  ver- 
meiden, aber  zugleich  die  entgegengesetzten 
polaren  Elektroden  gesondert  haben.  Auf 
diese  Weise  wurde  von  vielen  grossen 
Fabriken  praktischere  Anordnungen  erzielt. 
Zur  selben  Zeit  wurde  auch  das  spezifische 
fiewicht  des  Elektrolyts  allgemeiner  ge- 
würdigt als  ein  Merkmal,  ob  die  Zelle  in 
geladenem  oder  entladenem  Zustande  sich 
befindet.  (Sthiim  loict) 


REFERATE. 


Gewinnung  von  Phosphor  mit  Hilfe  des  elek- 
trischen Stromes.  (Eh.  Rdich  1900.  77,) 

Säinllichcn  bisherigen  V'crfahrcn  zur  Ge- 
winnung von  Phosphor  aus  phosphorsäure- 
lualtigen  .Materialien  mittels  des  elektrischen 
Stromes  haftet  der  .Mangel  an,  dass  dieselben 
operationsweise  airsgeführt  werden  miissen,  d.  h. 
da-ss  die  Zersctzung.sgefässe  nach  jeder  0|)eration 
von  den  dalzei  sich  ergebenden  Rückständen 
befreit  und  dann  mit  neuem  Zcrsetzungsinaterial 
beschickt  werden  mus.scn.  So  setzen  Parker, 
Robinson  & Readmann  rohe  oder  mit  Schwefel- 
säure aulgeschlossenc  Phos|)hate  mit  Sand  und 
Kohle  gemengt  dem  elektrischen  Strome  aus  und 
gewinnen  auf  diese  Weise  Phosphor,  aber  sic 
müssen  nach  jeder  Operation  die  Kalkschiaken 
aus  dem  Zersetzungsgefäss  entfernen. 

Das  vorliegende  Verfahren  von  L.  Dill  be- 
zweckt, die  Darstellung  des  Phosiihor  kontinuier- 
lich zu  gestalten,  derart,  dass  stets  in  dem  Zer- 
setzungsgefässe  nur  neue  Mengen  Zersetzungs- 


inalerial  nachgefullt  werden,  und  die  Darstellung 
des  Phosphors  somit  in  permamentem  Betrieb 
erhalten  werden  kann  Als  .Vusgangsmaterial 
wird  freie  Phosphorsäure  lienutzt  und  derselben 
zur  Erhöhung  der  Leitfähigkeit  und  zur  Unter- 
stützung des  chemischen  Vorganges  Holzkohle 
oder  Koks  zugefugt.  Beide  Substanzen, öPhos- 
phorsäitre  und  Kohle,  hinterkassen  bei  der  Elek- 
trolyse keinen  oder  nur  minimalen  Rückstand. 
Die  Vorteile  dieses  Verfahrens  gegenüber  den 
früheren,  sind  Arbeits-,  Warme-,  Kraft-  und 
Materialers|iarnis,  sowie  bessere  Ausbeute  und 
ungefährlicheres  .\rbeiten. 

Zur  Ausführung  des  Verfahrens  bedient  man 
sich  besonderer /,ersctzungsa[iparate,  wie  einsolcher 
in  schematischer  .\usltihrung  in  nebenstehender 
Figur  dargestellt  ist.  In  derselben  bezeichnen 
die  beigesetzten  Buchstaben  folgende  Bestand- 
teile des  .\pparates:  H ein  Handrad  zur  Strom- 
regulierung, C das  Elektrolysiergefäss,  bestehend 
aus  einem  Thonzylindcr  mit  Deckel  und  der 
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Kohlencleklrode  als  Boden  und  K die  Ein* 
fülIufTnung.  Die  Starke  und  die  Sj)annung  des 
anzuwendenden  Stromes  sind  nicht  bestimmt, 
sondern  beide  hangen  immer  von  der  (i rosse  der 
zur  Verwendung  kommenden  Apparate  und  der 
Anordnung  der  Elektroden  ab. 


Fig.  30.  Schematisdie  Durstellung  eine«  Zerftcizungs* 
Apparates  bet  der  Gewinnung  ron  Phosphor  mit  Hilfe 
des  elektiischen  Stromes. 

Zur  Erläuterung  des  Verfahrens  sei  folgendes 
Beispiel  vorgefuhrt.  Man  konzentriert  IMiosphor- 
sauie  auf  etwa  60  bis  70®  B,  vermist  ht  dieselbe 
in  heissem  Zustande  mit  grobem  Kohlcnpulver, 
und  zwar  etwa  Vs  bis  des  Gewichtes  der 
Phosphorsätire,  füllt  sie  durch  die  Kinfüllotfnung 
warm  in  das  Elektrolysicrgefäss  ein,  in  welcher 
sie  mit  Hilfe  der  Kohleneieklroden  Ki  und  K« 
der  Elektrolyse  unterworfen  wird.  Hicrl>ci  wird 
vorteilhaft  mit  einer  S]iannung  von  120  Volt  und 
einer  Stromstärke  von  80  bis  150  Amp<>re  ge- 
arbeitet. Sobald  der  grösste  Teil  der  Phosphor- 
säure  zersetzt  ist,  unterbricht  man  Itir  kurze  Zeit 
den  Strom  und  fiillt  den  Apparat  aufs  Neue  mit 
Phosphorsaurc.  Der  Apparat  bleibt  hierbei  wie 
er  ist,  braucht  also  nicht  anseinandergenommen 
und  nicht  entleert  zu  werden.  Gerade  hierdurch 
unterscheidet  sich  das  vorliegende  Verfahren 
wesentlich  und  vorteilhaft  von  den  bisher  üblichen 
Verfahren. 


Eine  Akkumulatorenbatterie  unter  Wasser. 

L’cciairage  ^iectrique.  1900.  8. 

Wahrend  <icr  grossen  Ucbcrschwemmungen, 
die  grosse  Verheerungen  in  Baiern  anrichteten 
und  unter  denen  ganz  besonders  die  Hauptstadt 
München  zu  leiden  hatte,  wurde  auch  das 
städlisrhc  Elektrizitätswerk,  das  sich  auf  einer 
in  der  Isar  gelegenen  Insel  befindet,  überflutet. 
Die  Akkumulatorcnbattericen,  die  sich  im  Unter- 
geschoss des  Gebäudes  befinden,  wurden  zuerst 
von  den  Fluten  erreicht,  und  am  13.  September 
V.  J.  mittags  stand  das  Wasser  bereits  bis  zum 
Rande  der  Gelasse  der  für  den  Tramwayl)etrieb 
dienenden  1‘ufferbattcrie.  Das  Wasser  stieg 
weiter,  und  um  2 Uhr  nachmittags  war  sowohl 
die  PufTerbatterie,  als  auch  die  grosse,  für  die 
städtische  Beleuchtung  dienende  Akkumulatoren- 
ballerte  vollständig  von  Wasser  bedeckt.  Da 
mittlerweile  auch  der  'Praniwayverkehr  eingestellt 
wenlen  musste,  wurde  die  I'uflerbatterie  ausge* 
schaltet.  Man  wollte  das  Gleiche  mit  der  Bc- 
leiichtungsbatterie  vornehmen,  als  man  die  Wahr- 
nehmung machte,  dass  die  Schwungräder  der 
Dampfinxschinen,  ausgenommen  zwei,  zur  llällle 
im  W'asser  standen,  daher  an  eine  Betriebs- 
aufnahmc  nicht  gut  zu  denken  war.  Nichts- 
destoweniger fand  man  es  filr  unerläs.slich,  die 
elektrische  Beleuchtung  wenigstens  in  den  Haupt- 
strassen aufrecht  zu  erhalten.  .Man  versuchte 
daher,  die  unter  Wasser  stehende  Beleuchtungs- 
batterie auf  das  .Stadlnetz  zu  schalten,  ein  Ver- 
such, der  vom  vollsten  Erfolg  gekrönt  war. 

Diese  Batterie,  für  eine  KajMzität  vtin 
6000  AmiK'reslunden  bei  einem  Kntladestrom 
von  600  .\mpere  konstruiert,  gab  diese  Nacht 
ungefähr45oo  .Araperesliinden  in  das  Beleuchtungs- 
netz ab,  während  sich  der  Rest  durch  Entladung 
in  das  Wasser  verlor.  Ermutigt  durch  diesen 
günstigen  Erfolg,  wairdc  die  immer  noch  im 
Wasser  befindliche  Batterie  anderen  lages  ge- 
laden und  die  folgende  Nacht  mit  demselben 
Ergebnisse  abermals  entladen.  — Endlich  am 
15.  September,  um  5 Uhr  abends,  war  das 
Wasser  so  weit  gefallen,  dass  man  in  den 
.Akkumutatorenraum  dringen  konnte.  Die  Unter- 
suchung über  die  Dichte  der  Saure  ergab,  d.ass 
dieselbe  von  22®  B.  vor  der  Ueberschwemmung 
nur  auf  20*^  B.  gesunken  war,  daher  also  fast 
keine  Diffusion  stattgehabl  halle.  Aus-ser  einer 
etwa  5 mm  starken  Schlammablagerung  auf  den 
oberen  'reilen  der  Platten,  der  Verbindungen 
und  den  Rändern  der  Zellenkästen  hatte  die 
lleberschwcmmung  keine  nennenswerten  Spuren 
zurückgclassen.  NIan  glaubte  anfangs,  dass  man 
die  Säure  werde  durch  eine  frische  ersetzen 
müssen,  was  bedeutende  Kosten  verursacht  liätte, 
da  die  Batterie  62 000  1 Flüssigkeit  enthält;  die 
vorgenommene  .Analyse  zeigte  jedo<  h,  d;iss  eine 
Auswechslung  derselben  nicht  notig  sei. 
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Ein  zur  Aufnahme  von  nasslRem  Elektroden- 
materlal  dienender  Topf  fOr  elektrolytlsehe 
Zellen.  Octüvius  March  in  Londua.  1>.  K.  P. 
106717. 

Bei  der  Elekirol7»c  von  SaUlösun^tcn  v*ur  e»  io 
den  Fällen,  wo  über  dem  Diaphragma  eine  aU  Kathode 
dienende  (^^ueckailberschicht  ruht,  bisher  nicht  möglich, 
ein  aus  Fasermaterial  bettehendet  Diaphragma  anzu* 
wenden,  da,  wenn  ein  solches  durch  den  Klektrolyien 
teilweise  serttörl  war,  das  Quecksilber  in  die  elektro- 
lytische Zelle  lief  und  diese  unbrauchbar  machte. 

nt 


Diesen  Uebelstand  bescitigtderangegebene  Kathoden- 
topf; er  besteht  aus  drei  leicht  auswechselliaren  Be- 
hältern m fj  r.  Der  äussere  m hat  eine  Anzahl  seitlicher 
Löcher  um  dem  Elektrolyten  freien  Zutritt  zum 
Diaphragma  zu  gewähren.  Andererseits  wird  durch 
diese  Vonrichlung  erreicht,  dass  sich  da«  Quecksilber, 
wenn  das  zwischen  den  beiden  inneren  Hchäliem  cio- 
gespasote  Fnsemiatcnal  r zerfressen  ist,  auf  dem  Boden 
von  m ansammelt. 

l’m  einen  guten  Kontakt  zwischen  der  Leitung  und 
dem  Quecksilber  herzustellen,  wird  eine  perforierte 
Kupfcrschcibc  / von  demselben  Durchmesser,  wie  der 
äussere  Durchmesser  der  MulTe  r,  an  dem  Boden  dieser 
Muffe  angeordnet,  ehe  diese  mit  Stoff  bespannt  wird. 
Diese  Kupferplalte  erhält  eine  leitende  Stange  v,  die 
an  der  Scheibe  befestigt  wird  und  in  eine  Klemme  w 
endigt.  Die  .Stange  ist  mit  isolierendem  Material  be- 
kleidet. Es  kann  jedoch  auch  jede  andere  geeignete 
Vorrichtung  zur  Herstellung  des  Kontaktes  aogewendet 
werden. 


Elnrlehtuner  zur  Spannun^reKOlun^  (n  Kraft- 
anla^ren  mit  Sammlerbatterle  und  Zusatz- 
maachlne.  — tniun  Klcktrixilät,  - Cjc.cll- 
Schaft  io  Berlin.  I>.  K.  P.  107070. 

Zur  Regelung  der  Spannung  des  erzeugten  Stromes 
nach  dem  Betriebs-  oder  Verliraucbsstrum  in  elektrischen 
Kraftanlagen  mit  in  Serie  zur  Sammlerbatterie  ge- 
schalteter ZuaaUmaschine  werden  regelbare  Widerstände 
in  die  Fcldwirkelungcn  der  Zusatz-  und  der  llaupt- 
maschinc  eingeschaltet,  welche  von  einer  oder  mehreren 
gemeinsamen  durch  den  Kctriebsslroin  geregelten  elekiro- 
magnetischen  I)rcb-  oder  Zugvorrichtungen  eingestellt 
werden. 


Troekenelementp  welches  als  Leydener  Flasche 
benutzt  werden  kann.  — Eugen  Kuikmar  m 
Berlin.  D.  K.  P.  107097. 

Die  das  Gefäsa  des  Trockenelements  bildende  Zink- 
clcktrodc  ist  von  einem  weiteren  Mantel  aus  Metall 
umgeben  und  von  dicaem  durch  eine  Zwischenschicht 
aus  isolierendem  Stoffe  getrennt.  Letzterer  bildet  das 


Dilekthkum  des  Kondensators,  während  die  metallische 
Umhüllung  und  die  Metallscite  des  Elements  die 
süssere  und  innere  metallische  Belegung  desselben 
darstellcn. 


Verwendung  fler  beim  Betriebe  von  Zwei- 
flflsslgkeltsbatterlen  entstehenden  Gase  zur 
Anreicherung  bezw.  Fertigstellung  der  Depo- 
larlsatlonsflQaslgkeit.  — Walter  Kowbotbam 

in  1-ooüo».  D.  K.  P.  10723$. 

Die  im  geschlossenen  Arbeiisraum  der  Batterie  sich 
bildenden  Gase  werden  durch  den  hier  entstehenden 
Ueberdruck  in  den  die  DepolarisationsflUssigkeit  ent- 
baltenden  Vorratsbehälter  gedriIckL  Letsterer  kann 
in  zwei  Abteile  geteilt  sein,  die  durch  ein  Ventil  mit 
einander  verbundcD  sind.  Der  grössere  Abteil  wird 
mit  der  unfertigen,  erst  durch  Absorption  der  Abzugs- 
gase die  richtige  Zusammensetzung  erhaltenden  Depo- 
larisalionsHüssigkeit  gefüllt,  ln  diesen  treten  die  Gase 
ein  und  reichern  die  DepoUri-naiionsflüssigkeit  an.  Letztere 
tritt  dann  durch  doa  Ventil  in  den  kleineren  Abteil  über 
und  strömt  von  hier  in  die  Batterie. 


Verfahren  zum  Versilbern  von  Bisen  und  Eisen- 
legierungen, 1 nsbesondere  Ferronlkel,  Nlckel- 
Stahl  und  dei^l.  — Soci^tc  anonyme  »Le 
Eerro-Nickcl«  in  Fans.  D.  R.  P.  107248. 

Die  Gegenstände  werden  zunächst  nach  sorgfältiger 
Reinigung  mit  einer  Lösung  von  Quecksilberchlorid 
behandelt,  dann  mit  einer  Lösung  von  Natriumbikarbonat 
gewaschen.  Dann  bleiben  sie  einige  Stunden  in  einer 
Losung  von  .Sübernitral,  worauf  sie  nach  raschem 
Dorchzieben  durch  eine  Lösung  von  salpctersaurem 
Quecksilberosyd  auf  eleklrulyttschem  Wege  versilbert 
werden. 


Verfahren  zum  Niederschlagen  von  Metallen. 

().  Krüger  ö:  Co.  in  Berlin.  D.  R.  P.  107921. 

Das  Verfahren,  Metalle  aus  Ixisungen  niederzu* 
schlagen,  ist  hauptsächlich  zur  Herstellung  von  Sammler- 
platten bestimmt.  Es  soll  auf  HIcibIcch  ein  poros- 
krystallinischer  Niederschlag  erzeugt  werden,  dessen 
Festigkeit  nach  Erfordernis  geregelt  werden  kann. 
Das  Wesen  der  Erfindung  besteht  darin,  dass  in  der 
Zentrifuge  aus  einer  1/OSung  auf  chemischem  oder  elektro- 
lytischem Wege  schwammiges  Blei  auf  die  durch  Blei- 
blech gebildete  Wandung  des  Zentrifugentrogea  nieder- 
geschlagen wird.  l>urch  Veränderung  der  Umdrehungs- 
geschwindigkeit der  Zentrifuge  hat  man  es  hierbei  in 
der  Hand,  die  Ablagerung  mehr  oder  weniger  fest 
werden  zu  lassen.  Zweckmässig  lässt  man  die  Dichtig- 
keit der  Platte  sich  von  innen  nach  aussen  allmählich 
ändern,  indem  der  ZcnlrifugeDgong  verlangsamt  bezw. 
beschleunigt  wird. 


Vopplehtuncrzur  Galvanisierung  kleiner  Oe^n- 

StAnde.  Ernst  Paul  in  Aachen.  |).  K.  P.  108 028. 

Die  Waren  befinden  sich  in  einem  unten  und 
oben  offenen,  durch  Zwischenräume  in  einzelne  Fächer 
cingeieiltcn  RchaUcr  auf  mit  dem  negativen  Pol  in 
Verbindung  stehenden,  am  besten  wellenförmigen  Unter- 
lagen und  werden  durch  einen  hin-  und  hergehenden 
Rechen  in  Ifcwegung  gehalten.  Die  Anoden  sind  in 
Plattciiform  ober*  und  unterhalb  des  Behälters  veratell- 
bar  angeordnet.  Behälter  nebst  Zubehör  and  Inhalt 
werden  in  einen  den  Elektrolyten  enthaltenden  Behälter 
eingesetzt. 
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Klektrolytlseher  StromriehtanflrswAhler  od«r 
Condens&tor*  — Charles  Pol  lack  in  Frankfurt 
a.  M.  — l>.  K.  P.  107435. 

Uer  Elektrolyt  enthält  Alkaü  in  einem  neutralen 
oder  lauren  Salz  der  Pbosphorsäureo  oder  der  or^i- 
niachen  Säoren  der  Fett-  herw.  aronintiachcn  Reihe, 
mit  der  Mastgahe,  dass  in  den  organischen  Säuren 
zwei  oder  mehrere  Carboxylgruppen  oder  auch  neben 
einer  oder  mehreren  Carhoxylgruppcu  eine  o<ler  mehrere 
0»y-,  Keton*  oder  Aldchydgruppcn  alch  behnden. 


Verfahr«!)  zur  Herstellang:  von  BQrsten  fOr 
«lektrlsehe  Maschinen.  c^ri  Kudruwcit 
in  Berlin.  — O.  K.  P.  107444. 

Sogenanntes  Memllpapier  wird  in  seiner  nicht 
metallischen  Schicht  mit  einer  den  Zusammenhang  be* 
fördernden  und  zur  Kohlcbildung  geeigneten  Flüssig- 
keit getränkt  und  dann  durch  einen  Glilhprozeas  bei 
troi-kener  IJiire  verkohlt  und  in  lUlratenform  gebracht. 

Apparat  zur  Elektrolyse  von  Alkallchlorld- 
lösungren  unter  Benutzung  einer  Quecksilber- 

kathOd«.  — ■ F.  .Störmer  in  Christiaoia.  — - 
1).  R.  l*.  107503. 

Ceber  der  Anode  sind  mehrere,  durch  abwech- 
selnd an  der  einen  und  dann  .an  cler  anderen  Seite 
angebrachte  OefTmingm  O mit  einander  kommuniiierentle 
umgekehrte  Kästen  A'A*'  A‘*  angeunlnct,  die  zur  toII- 
kommeneii  Vereinigung  «kr  ausgeschiedenen  Chlor- 
hläschen  durch  die  wiederholte  Attraktion  von  den 


unter  den  Decken  der  Kästen  sich  bildenden  growen 
Gasoherflächeo  dienen.  Hierdurch  wird  vennieden,  dass 
das  bei  Anwendung  starker  Ströme  io  ausserordentlich 


feinen  Bläschen  in  der  Flüssigkeit  sich  verteilende 
(sas  nach  der  Queckailberkathode  ß gelangt  und  dadnrrh 
die  Ausbeute  an  Alkali  verringert. 

Elektrischer  Sirotnunterbreeher.  — Hermann 

'l'h.  Simon  in  Gottingen.  — D.  R.  P.  107470. 
ln  den  Stromkreis  ist  ein  FlUssigkeiliwiderstanü 
mit  grossen  Elektroden  eingeschaltet,  dessen  im 
L'ehrigen  gro$.scr  t^luerschnUt  an  einer  oder  mehreren 
Stellen  zwischen  den  beiden  Elektroden  schrofT  auf 
einen  kleinen  Querschnitt  verengt  ist. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN -ÜBERSICHT. 


Kahlbaum,  Oeorsres  W.  A.,  and  Darblshlre, 
Franeis  V.  Tbe  Letters  of  Faraday  and 
Schoenbeln  1886-1862.  With  noies,  commenis 

and  refcrences  lo  contemporary  letters.  Basel,  Benno 
.Schwabe,  I S99, 

Der  Briefwechsel  Faraday*  und  Scho  en  bei  ns  führt 
üos  in  eine  der  interessantcsieo  Rntwickelaogsepochen 
der  Chemie  zurück.  Eine  VeröfTentlichung  elektro- 
chemischer .Natur  war  die  L’rsache,  dass  Schoenbein  um 
17.  hfai  1830  sich  an  Faraday  wandte,  der  ja  damals  als 
der  Ikcdentcndstc  aller  lebenden  Elektriker  gnli,  und  mit 
Recht.  Aus  diesem  ersten  Briefe  entwickelte  sich  dann 
mit  der  Zeit  ein  ausgcilehnter  Hriefwech*el  Uber  «tic 
verschiedensten  l>ingc,  der  bis  sum  Jahre  iSbs  fort- 
gesetzt wurde,  und  der  uns  einen  interessanten  Ein- 
blick in  das  Geistesleben,  ins  beton  dere  S c h oe  ii  b e i n s , er- 
öffDet, welcher  sich  von  Faraday  stets  neue  Inspirationen 
holte.  Dieselben  bieten  insofern  einen  wichtigen  Bei- 
trag zur  Geschichte  der  Elektrochemie,  als  miinrhc 
elektrochemische  Probleme  eine  ausführliche  Darsielliing 
fiodeo.  Eigentümlich  mutet  nns  in  diesen  Briefen  da* 
Englisch  Schoenbeins  an,  und  wir  sind  überzeugt,  dass 
sie  nicht  nur  aus  diesem  Grunde  dem  Lesenden  einen 
Genuss  bereiten  werden. 

Wletz»  H-  a,  C.  ErfUrth.  Hllfsbueh  fQr  Elektro- 
Praktiker.  Mit  281  Fig.  Leipzig.  Nkrlag  von 
llachmeister  de  Thal.  1900. 

Das  vorliegende  Hilfsbuch  enthält  in  kompendiöscr 
Darstellung  alle  für  die  Elektrotechniker  wichtigen 
Daten  sowohl  für  die  Anlagen  wie  für  die  Konstruktion 
von  Maschinen,  Revision  von  Betrieben  u.  *.  w.  Der 
Text  ist  durch  zahlreiche  Abbildungen  unterstUtri,  und 


cs  kann  dieses  Werkchen  um  seines  praktischen  und 
.nusiührlichcn  Inhalts  willen  als  ein  brauchbares  Hand- 
buch betcichoel  werden. 

WOllner,  Adolf.  Experimental-Phyiik.  5-  viel- 
fach niiigcarbcitete  und  verbesserte  Auflage.  Mit 
300  in  den  l ext  gedruckten  Abbildungen  und  Figuren 
und  4 lithographischen  'l'afeln.  Leipzig,  Druck  und 
Verlag  von  B,  G.  'reubiicr. 

Der  4.  Band  <les  grossen  Werkes  Uber  die 
Experimental  physik  vonWöllncr  liegt  nun  vor.  Wir 
haben  eingehend  l>ci  früherer  Gelegenheit  (s.  diese 
Zeitschrift!,  231 : V,  64;  VI,  109;)  auf  die  vielfachen  Vorzüge 
des  vorliegenden  Werkes  aufmerksam  gemacht  und  freuen 
uns,  koDStaiieren  zu  können,  dass  tler  nunmehr  voll- 
endete 4.  Band  sich  seinen  Vorgängern  in  jeder  Hin- 
sicht würdig  anschliesst.  Derselbe  behandelt  das 
wichtige  Gebiet  der  Lehre  von  der  .Strahlnng,  und 
zwar  siu<i  zunächst  die  Krscheimingeti  der  Ausbreitung 
und  \V.nhrnehiming  des  Lichtes  behandelt,  also  die  un- 
gestörte und  die  gestörte  Ausbreitung  des  l.icbtea,  so- 
wie die  Wahrnehmung  desselben.  Der  2.  Abschnitt  des 
Werkes  behandelt  die  theoretische  Optik,  und  zwar  die 
Interferenz  und  Beugung,  die  Polarisation,  die  Doppel- 
brechung und  die  Interferenz  des  polarisierten 
Lichtes.  Alle  fiesetze  finden  in  dem  Werke  ihre  ein- 
gehende mnlbenmtischc  und  experimentelle  Begründung. 
Zahlreiche  schematische  Zeichnungen  sowie  Ansichten 
von  Apparaten  kommen  ticm  Versiändni*  ru  Hilfe, 
und  ein  ausführlicher  Jntlex  erleichtert  da*  .\iifsuchen 
gewünschter  Stellen.  K*  ist  eigentlich  unnötig,  dem  in 
jeder  Beziehnng  klasslsihen  Werke  noch  eine  weitere 
Empfehlung  mit  auf  den  NN'eg  zu  geben. 


DiQiiiiCcCi  1 y yjO 


74 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEI'rSCHRlI-T. 


Heft  3 


PATENT -ÜBERSICHT. 

/^uaammcngcilelU  vom  Patern-  und  Teclmiftchen  Bure^tu  E.  Dalck^w,  Berlin  NW.,  Marieo-Sirasse  17. 


Deutsehes  Releh. 

Anmeldnogen; 

Kl.  12.  H.  21532.  Verfahren  xor  Wiederaoreiclierung 
ertchöplter  Eielorolyie  mit  SaU  bei  der  Hleklrulfse 
von  Salzlösungen.  — James  llargreavet.  Farn- 
wurthwidnes,  Lancaster,  Entstand, Vertreter : C.  Fe  h 1 e r t 
u.  G.  Loul>ier,  Berlin.  Dorotheenstr.  32. 

Ki.  12.  H.  21532.  Apparat  zur  Ausführung  der  durch 
Patent  76047  geschtiUtcD  Elektrolyse  von  Salzlösungen. 

— James  Hargreaves,  Farnwürlh-in-WidDcs,  Ijin- 
c:ister,  England;  Vertreter:  C.  Fehlen  u.  G.  Lou- 
bier,  Berlin,  Doroiheensir.  32. 

Kl.  21.  K.  13437.  lliudrnhtmeasgerät.  — CarlKnnb, 
Kaiserslautern. 

Kl.  31.  K.  13576.  .Sammlerelektrode  mit  aus  nicht 
leitendem  Stoff  hergestellten  MassetrSger.  — Albert 
Ricks,  Berlin,  Hafcnpl.  3. 

Kl.  21.  A.  6715.  Herstellung  von  Sammlerelektroden. 

— Akkuinulaioren-Werke  System  Poituck  Aktien- 
gesellschaft, Frankfurt  a.  M.,  Mainzer  Landstr.  253. 

Erteilungen: 

Kl.  21.  111230.  Masselrüger  für  .Sammicrelektmden. 

— Ur.  K.  von  Grätzel,  Köpenick. 

Kt.  2f.  111264.  Sammlerelektrodc  aus  übereinander- 
liegenden  Btechslrcifeo.  — > Sächsische  Akkumulatoren- 
werke Aktiengesellschaft,  Dresden,  Kosensir.  105  107. 
Kl.  21.  111318.  Isolationskörper  aus  Porzellan,  'i'hon 
oder  Glas  mit  Uebersug  aus  Hart-  oder  Weichgummi. 

— Hsrbitrger  Gummi-Kamm  Co„  Hamburg,  Meyer- 
Strasse  60. 

Kl.  31.  1 1 1 404.  Ueherzug  fUr  den  gleichseitig  zur 
Stromsbleitung  dienenden  Mussetrager  von  Sammler- 
clektroiien.  ▼ d.  Poppenburgs  Elemente  und 
Akkumubatoren  WH  de  & Co.,  Hamburg,  Fehlandstr.  19. 
Kl.  31.  111405.  Isolatlonsplaiie  für  Sammlerelektroden. 

O.  Behrend,  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  3t.  111406.  Vorrichtung  suni  Füllen  und  Entleeren 
von  Batterien.  — W.  A.  'Ph.  Müller,  Adalberistr.  60, 
u.  A.  Krüger,  Liiirowstr.  31,  Berlin. 


Kl.  31.  1 1 1 407.  Galvanisches  Element  mit  nur  einer 
Flüssigkeit.  — L.  Guitard  u.  K.  H.  Roch,  Paris; 
Vertreter:  C.  H.  Knoop,  Dresden. 

Kl.  13.  111574.  Apparat  zur  elektrolytischen  Herstel- 
lung von  Hleichflüssigkeit.  — Dr.  v.  Stelzer,  Kol. 
Gnmcwald  b.  Berlin,  Boolhstr.  13. 

Kl.  2i.  Ul  575.  Sammlerelektrodc.  — 1).  l'omroasi, 
Paris;  Vertreter;  C.  Fehler!  u.  G.  Loubier,  Berlin, 
Uorotheenstr.  32. 

Kl.  21.  111576.  Isniationsplaiie  für  di«  ICIektroden 
elektrischer  Sammlerbattericn.  — E.  L.  Lobdell, 
Chicago;  Vertreter;  Carl  O.  Lange,  Hamburg. 

Kl.  21.  111734.  Elektrische  Sammelbatteric.  — 

R.  Goldstein,  Berlin,  Chausseetir.  1. 

Gebrauehsmuster. 

Kiniraguogen. 

Kl.  21.  131639.  Einsatzstern  mit  dreieckigem  (Quer- 
schnitt für  gulvanische  Elemente.  Elektrischer  Gas- 
fernzünder (>.  m.  b.  H.,  Berlin. 

Kl.  2t.  131335.  L'mlegbarer  Steckkontakt  mit  durch 
eine  biegsame  Hülse  geschütztem  Gelenk.  Sächsische 
Akkumulatorenwerke  Aktiengesellschaft  Dresden. 

Kl.  21.  132156.  PolverbinduDg  für  Akkumulatorplatten 
mit  schraub-  bezw.  in  der  Hohe  einstellbarem  federn- 
dem Konus.  Watt.  Akkuniulalorenwerke  Zehdenick. 

Kl.  21.  132  157.  PolverbinduDg  für  Akkumulatorplatten 
mit  ineinander  greifenden  konischen  Flächen.  Watt, 
Akkumulatorenwerke,  Zehdenick. 

Kl.  21.  132158  Verbindung  von  Akkumulatorplatten 
mittelst  Gummisiöpscl  und  Stäbe  aus  isolierendem 
säurefestem  Material.  Walt,  Akkumulatoren  werke, 
Zehdenick. 

Kl.  21  132436.  Galvanisches  Element,  bei  welcheiu 
durch  Luftdruck  die  Elektrolyle  aus  einem  Vor- 
nitsbchälter  in  das  H.ittcriegefäss  gepresst  werden. 
»iicHac  Aktiengesellschaft  für  automatische  Sonnen- 
Sifaulzvorrichtungcn,  Berlin 


BRIEFKASTEN. 


W.  R.  Cbarlottenburgr.  Bei  elcktritcbcn 
Sammlern  mit  mechanisch  eingebmchicm  aktivem 
Material,  wie  Bleiglälte,  Mennige,  pulverisiertes 

Blei  mit  oder  ohne  irgend  welche  andere  Beimischung, 
ist  durch  eine  Reibe  bekannter  Ausführungen  das  Be- 
streben hervorgetreten,  die  Form  des  Trägers  so  zu  gc- 
sudtcD,  dass  die  in  demselben  eingebettete  Maste 
möglichst  festgcballen  und  an  dem  llerausfallen  be- 
hindert wird.  Zu  diesem  Zweck  sind  auch  dünne 
Platten  aus  nicht  leitendem  Material  auf  den  Ober- 
flächen der  Platte  befestigt  worden.  Die  Aufgabe,  ge- 
lochte Platten  auf  den  Elektroden  zu  befestigen,  ist  ln 
verschiedener  Art  gelöst  worden;  entweder  hat  man 
die  Deckplatten  um  die  Elektrodcnplatten  umgefaltet 
und  durch  die  zwischen  den  Elektroden  befindlichen 
Isolierstäbe  einfach  festgchalteo  oder,  sofern  sie  aus 
Metall  waren,  zusaramengelötet,  durch  einen  Kitt  ver- 
bunden oder  es  sind  solche  Platten  durch  Aufoietung 
auf  dem  'Präger  befestigt. 

Eine  neue  Kiorichluug  der  betreffenden  Akkumu- 
latureafabrikl>ctrifftein\'erfahren,  derartige  Bleche  auf  der 


üherffäche  der  Elektroden  zu  befestigen,  welches  gegen- 
über den  bisher  bekannten  Methoden  den  Vorzug  solider 
Befestigung  auf  der  Ubcrffäcbe  und  Billigkeit  des  Ver- 
fahrens voraus  hat.  Dieses  Verf:ihren  besteht  darin, 
dass  die  zu  liefestigende  Platte  in  entsprechender  Grösse 
abgesebnitten  und  in  dieGieuform,  in  welcher  das  sGltterc 
erzeugt  werden  soll,  so  eingelegt  wird,  dasa  beim  Giessen 
des  Gitters  durch  Durchlaufen  des  Bleies  durch  die 
OetTnungen  des  aufgelegten  Bleiblechet  eine  Vernietung 
auf  dem  gegossenen  HieigiUer  eintritU  Nach  diesem 
Verfahren  wird  nur  je  auf  einer  Seite  der  Platte  ein 
wie  angegeben  beschaffenes  Bleiblecb  angenietet,  ln 
solchen  Fällen,  in  welchen  die  Platte  mit  ihrer  nicht 
mit  Bleiblecb  versehenen  .Seite  später  fest  an  der  Wand 
des  SainmelgcfosscB  anliegt,  kann  sie  .als  sogenannte 
halbe  Platte  oder  EndpluUe  ohne  weiteres  Verwendung 
ffnden.  Anderenfalls  werden  zwei  sulche  Platten  zu 
einer  Platte,  die  die  Masse  im  lunern  einschliesst,  zu 
sammcDgenietei  oder  auf  anderem  VVege  zuaammenge- 
halten  und  zu  einem  Ganzen  verbunden. 
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VII.  Jahrgang.  Hett  4.  1.  Juli  1900. 


INHALT:  U*b4r  dit  Ltilfihigkeil,  sptxißtckis  OtiwUht  nnd  itbtrßicktnsßmnung  u-itsrigtr  LStumgtn,  dit  KtHumchhrid  und 
K*immsul/at  $ntkalten.  Vvh  J.  ßarats.  — UmUrmchrnttgtH  übtr  reganlurbtdmr/O'gt  BaiUrupl»U*».  Von  J.  K Pu  m ^tlly . 
— Vtrfakren  tur  IhirtltliMHg  von  Hahg4ns»H*rst^ffsalstn  durch  EUkCralya*.  f'o«  Dr.  Paui  Imko/f.  — FariitMriU«  im  der 
Sntwiekeimng  dtr  StkundirkmUtrim  im  dem  ieiattm  as  j/irArew.  — Htferatt.  — Paleml  Hetf>re(kHngrm.  — Allgtmrimtt.  — Bücher- 
mmd  ZaitsckrifUn-Ueberuckt.  — Paieni-l/ebersitki. 


ÜBER  DIE  LEITFÄHIGKEIT, 

SPEZIFISCHES  GEWICHT  UND  OBERFLÄCHENSPANNUNG 
WÄSSRIGER  LÖSUNGEN,  DIE  KALIUMCHLORID 
UND  KALIUMSULFAT  ENTHALTEN. 

Von  J.  Barnes. 


Es  ist  bereits  früher  die  Möglichkeit 
gezeigt  worden,  mit  Hilfe  der  Dissoziations- 
theorie elektrolytischer  Leitung  die  Leilungs- 
fähigkeit und  andere  physikalische  Eigen- 
schaften einer  Lösung,  die  zwei*)  Chloride 
oder  zwei’)  Sulfate  enthalten,  vorauszusagen 
mit  Daten,  die  Leitungsfähigkeit  und  die 
anderen  physikalischen  Eigenschaften  be- 
treffend, erhalten  durch  Beobachtungen  an 
einfachen  Lösungen  dieser  Salze. 

Auf  Professor  Mac  Gregors  Anregung 
hin  habe  ich  die  in  diesem  Aufsatz  be- 
schriebenen Experimente  ausgeführt  zwecks 
Bestätigung  dieser  Möglichkeit  für  eine 
Lösung,  die  ein  Chlorid  und  ein  Sulfat  mit 
einem  gewöhnlichen  Kathion  enthält. 

Die  gewählten  Elektrolyten  waren 
Kaliumchlorid  und  sulfat.  Die  Beob- 
achtungen über  Leitungsfähigkeit  und 
spezifisches  Gewicht  wurden  vom  Verfasser 

1)  Mc,  Intosh,  Trans.  N.  S.  Inst.  Sei.,  9,  120, 
1S95— 6. 

Mc.  K«y,  Trans.  N.S.  Inst.  Sei.,  9,321,1897  — 8. 

’)  ArchibaitJ,  l'rani.  N.  S.  Inst.  Sei.,  9,  pp.  291, 

307.  335- 


gemacht,  während  Rother's*) Beobachtungen 
über  Oberflächenspannung  verwendet  wurden. 

Apparate  und  Methoden.  — Chemische 
Analyse. 

Die  Salze  waren  chemisch  rein,  2 mal 
umkrystallisiert  und  frei  von  Eisen  oder 
Natron.  Zur  Prüfung  auf  Eisen  wurde 
Schwefelcyanammonium,  zu  der  auf  Natron 
die  Flammenreaktion  verwendet.  Das  zur 
Herstellung  der  Lösung  gebrauchte  Wasser 
war  gereinigt  worden,  indem  gewöhnliches 
destilliertes  Wasser  mit  etlichen  Gramm 
Bariumhydroxyd  in  einem  verzinnten  Kupfer- 
kcssel  gekocht  und  in  einem  Schlangen- 
kühler aus  Blockzinn  kondensiert  wurde. 
Die  zuerst  übergegangene  Menge  von  ca. 
200  ccm  wurde  jeweils  weggegossen.  Das 
so  gereinigte  VV'asser  hatte  bei  78’  C.  eine 
Leitungsfähigkeit  von  0,95  X lo-*  bis 
1,03  X IO-’,  ausgedrückt  in  Kohlrausch’s*) 
neuen  Einheiten  (Ohm-'  cm'). 

•)  Wied.  Ann,  21,  576,  18S4. 

Kohlrausch  a.  Uolboro:  Leitvermdgen  der 
Elekirolyte,  i$98.  p.  i. 
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Der  Gehalt  an  Kaliumchlorid  in  der 
Lösung  wurde  volumetrisch  nach  Mohr 's 
Methode  bestimmt. 

Zwei  Lösungen  von  K CI,  ungefähr  ‘(i„  — 
normal,  wurden  durch  direktes  Abwägen  des 
reinen  geschmolzenen  Salzes  hergestellt. 
Diese  wurden  zur  Darstellung  von  Normal 
— Ag  N Oj  — Lösung  verwendet.  Schwächere 
Silbcriösungen  wurden  aus  dieser  Normal- 
lüsung  durch  entsprechende  Verdünnung  er- 
halten. Als  Indikator  diente  neutrales  chrom- 
saures Kalium.  Folgende  Resultate  werden 
zeigen,  mit  welcher  Genauigkeit  diese 
Titrationsmethode  arbeiten  lässt: 

1.  I ccm  Lösung  enthält  0,02444 

2.  „ 0,02445 

3-  ..  ..  ..  0.02448 

Mittel  0,024457 

Auf  diese  Weise  können,  wie  es  scheint, 
Resultate  erzielt  werden,  welche  vom  Mittel- 
wert ungefähr  0,1  “f»  difierieren.  Der  Gehalt 
an  Kalium.sulfatin  der  Lösung  wurde  gewichts- 
analyti.sch  durch  Fällung  mit  Chlorbarium 
festgestellt.  ln  diesem  Falle  wurden  Resultate 
gefunden,  die  ungefähr  o,  1 vom  Mittel- 
wert abweichen,  wie  folgende  Beispiele 
zeigen; 

1.  I ccm  Lösung  enthält  0,05229 

2.  „ „ ..  0.05238 

3-  ..  ..  O.OS  235 

Mittel  0,05234 

Die  in  den  obigen  z\nalysen  gebrauchten 
Büretten  und  Pipetten  wurden  mittelst  ab- 
gewogener Mengen  gereinigten  dc.stillierten 
Wassers  calibriert.  Die  Biiretten  fassten 
50  ccm  und  waren  in  'uo-ccra  cingeteilt. 
Mittelst  des  Erdmann'schen  Schwimmers 
konnte  man  bis  ’/i»  ccm  ablcsen.  Die  Pi- 
petten wurden  alle,  so  weit  als  möglich,  in 
gleicher  Weise  angewandt  und  erforderten 
zum  Ausfliessen  nicht  weniger  als  vierzig 
Sekunden.  Zwei  Flaschen  zu  l resp.  Liter 
waren  die  einzigen  gebrauchten.  Sie  waren 
durch  bei  iS’C  abgewogenes  Wasser  calibriert. 

Messung  des  speziflschen  Gewichts. 

Die  spezifischen  Gewichtsbestimmungen 
wurden  mit  einem  Pyknometer  von  Ost- 
wald - Sprcngel  scher  Form,  ungefähr 
22  ccm  fassend,  ausgeführt.  Alle  Beob- 
achtungen wurden  bei  1 8“  C.  gemacht.  Um 
diese  Temperatur  zu  erzielen,  war  es  nötig, 
das  Pyknometer,  nachdem  es  mit  Lösung 
bei  ungefähr  dieser  Temperatur  gefüllt  war, 
in  ein  unten  beschriebenes  Bad  zu  stellen, 
welches  die  Temperatur  bei  18“  auf  eine 
beträchtliche  Zeit  aufrecht  hielt.  Nachdem 


es  15  Minuten  oder  länger  im  Bade  verblieb, 
wurde  der  Meniskus  auf  die  Marke  eingastcllt. 
Wenn  der  Meniskus  nun  auf  einige  Minuten 
stehen  blieb,  wurde  das  Pyknometer  heraus- 
genommen, sorgfältig  gereinigt  und  getrocknet 
und  dann  gewogen.  Die  Barometer  und 
Thermometcrablesungen  im  Gleichgewichts- 
zustand wurden  genommen,  wobei  die  Luft  ver- 
mittelst Calciumchlorid  möglichst  trocken  ge- 
halten wurde,  und  Korrekturen  für  den  Auf 
trieb  der  Luft  angewendet.  Nach  dieser 
Methode  wurden  bei  einer  gewissen  Lösung 
von  Kaliumchlorid  für  das  spezifische  Ge- 
wicht folgende  Werte  gefunden; 

1.  1,04455 

2.  1,04458 

3.  1,04449 

4.  1,04450 
Mittel  1,04453 

So  konnten  Resultate,  welche  ungefähr 
5 in  der  5.  Dezimalstelle  vom  Mittelwert 
differierten,  erlangt  werden. 

Messung  der  Leitfähigkeit. 

Es  wurde  die  von  Kohlrausch  an- 
gegebene Methode  mit  Wechselstrom  und 
Telephon  verwendet. 

Die  Wheatstone'sche  Brücke  bestand 
aus  4 Widerstandsspulen,  bis  auf  */m  */• 
korrigierbar  und  einem  Platinoid-Brücken- 
Draht,  gewunden  um  eine  Marmortroramel. 
Diese  Brücke  hatte  einen  Widerstand  von 
ungelahr  0,9  Ohm  und  war  in  lOOO  Teile 
geteilt,  die  mit  dem  Auge  in  Zehntel  geteilt 
werden  konnten.  Sie  wurde  vor  und  nach 
der  Benutzung  geaicht,  indem  nach  der 
Methode  von  Strouhal  und  Barus*)  10 
Deutschsilberdrähte  von  gleicher  Länge,  mit 
den  Enden  fest  an  starken  Kupferdraht  ge- 
lötet, gebraucht  wurden.  Die  Korrekturen 
wurden  entworfen  und  eine  schwache  Kurve 
durch  die  Punkte  gezogen,  und  so  konnten 
unmittelbare  Ablesungen  korrigiert  werden. 
Die  grösste  gefundene  Korrektur  betrug 
1,2  Teile.  Die  verwendete  kleine  Induktions- 
spule hatte  einen  sehr  schnellen  Vibrator 
und  wurde  in  einem  besonderen  Raum  ge- 
halten, so  dass  sein  Getöse  nicht  die  Klar- 
heit des  .Minimaltons  des  Telephons  unter- 
brechen konnte. 

Mit  dieser  Vorrichtung  konnte  der 
Minimalpunkt  bis  0,3  eines  Teiles  bestimmt 
werden,  entsprechend  einem  Fehler  von 
0, 12  “ „ in  der  Be.stimmung  des  Wider- 
standes im  Mittelpunkte  der  Brücke  und 
0,l6  in  dem  Punkte,  der  von  dem  bei 

1)  Wictl.  Ano.,  IO,  326,  18S0. 
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den  Experimenten  verwendeten  Mittelpunkt 
am  weitesten  entfernt  ist. 

Elektrolytische  Zelle. 

Die  Zelle,  in  welche  die  Lö.sungen  zur 
Bestimmung  des  Widerstandes  gebracht 
wurden,  war  nach  Arrhenius  gebaut,  ein 
tiefer,  zylindrischer  Kessel  von  3 cm  Durch- 
messer und  14  cm  Tiefe.  Die  Elektroden 
waren  aus  starkem  Platin,  mit  den  Glas- 
röhren durch  schweren  Platindraht  fest  ver- 
bunden. Nachdem  diese  Elektroden  mit 
Alkohol  und  einer  starken  Lösung  von  Aetz- 
natron  gut  gereinigt  wurden,  wurden  sie  in 
einer  Lösung  von  Platinchlorid  und  essig- 
saurem Blei  platinisiert.  Wenn  die  Elektroden 
einen  guten  Beschlag  von  Platinschwärze 
empfangen  hatten,  wurden  sie  wieder  heraus- 
genommen  und  gut  in  heissem  Wasser  ge- 
waschen. 

Gut  isolierte,  starke  Kupferdrähtc  ver- 
banden diese  Zelle  mit  der  Wheatstonc- 
schen  Brücke.  Sie  hatten  0,023  Ohm  Wider 
stand.  Diese  Drähte  und  auch  diejenigen 
zwischen  der  Induktionsspule  und  der 
Weatstone’schen  Brücke  wurden  parallel 
gezogen  und  hintereinander  geschlossen,  um 
irgendwelche  Einwirkungen  .seitens  der  Selbst- 
induktion zu  vermindern. 

Reduktionsfaktor. 

Die  Kapazität  der  elektrolytischen  Zelle 
wurde  erhalten  durch  Gegenüberstellung  der 
Leitungsrähigkeiten  und  Konzentrationen. 
Kohlrausch’s')  Werte  der  Leitfähigkeit  für 
verschiedene  Konzentrationen  desselben  Salzes 
wurden  zur  gleichen  Skala  auf  demselben 
entworfen. 

Das  Verhältnis  zweier  Leitfähigkeiten 
derselben  Konzentration  giebt  den  Faktor, 
durch  welchen  die  beobachteten  Werte  auf 
den  von  Kohl  rausch  beobachteten  normalen 
zurückgeführt  werden.  Dieses  V'erhältnis 
ergab  sich  in  der  Praxis  als  d.is  gleiche  für 
beide  Pilektrolyten  und  beide  zusammen 
ganz  konstant  durch  meine  Verdünnungs- 
reihe. 

Bad. 

Da  die  Leitfähigkeit  einer  I-ösung  sich 
mit  der  Temperatur  ändert,  war  ein  Bad 
nötig,  dessen  Temperatur  fur  eine  zur  Messung 
genügend  lange  Zeit  konstant  gehalten  werden 
konnte.  Kondenswasser,  ständig  in  Be- 
wegung gehalten  durch  einen  mittelst  eines 
kleinen  hydraulischen  Motors  getriebenen 

r)  Kohlrnuich  ued  llolborn,  loc.  cit.  p.  159, 

Ub.  3. 


Rührer,  gab  ein  vorzügliches  Bad.  Ein 
Thermostat  wurde  nicht  nötig  befunden, 
denn  da  die  Temperatur  des  Zimmers  im 
allgemeinen  nah  an  iS'C.  war.  konnte  sich 
die  Temperatur  des  Bades  in  dreissig  Minuten 
nicht  '/so  eines  Grades  ändern.  Am  Ther- 
mometer, das  in  Fünfzigstel  eingeteilt  war, 
konnte  man  leicht  bis  eines  Grades 
abicsen. 

Die  Korrektur  dieses  Thermometers  war 
an  der  Physikalisch-Technischen  Reich.sanstalt 
in  Berlin  bestimmt  worden. 

Alle  Lösungen  konnten  mindestens  to 
Minuten  im  Bad  verbleiben,  bevor  Beob- 
achtungen gemacht  wurden.  Nach  einigen 
Minuten  wurde  eine  andere  Beobachtung  des 
Widerstandes  abgenommen.  Dies  geschah, 
um  sich  zu  versichern,  dass  die  Lösung  die 
Temperatur  des  Bades  angenommen  hatte. 

Bereitung  der  einfachen  Lösungen. 

Die  angenomme  Methode  war,  einige 
Lösungen  verschiedener  Konzentrationen 
jedes  Salzes  herzustellen.  Diese  Lösungen 
wurden  sorgfältig  analysiert.  75  ccm  einer 
l.ösung  wurden  in  die  elektrolytische  Zelle  ein- 
geführt undnachundnachdarin  Verdünnungen 
erzeugt  durch  Herausnahme  eines  gewissen 
Volumens  und  1 linzufügen  eines  gleichen 
Volumens  Wasser  von  18“  C.  Dieser  Prozess 
wurde  weitergeführt,  bis  die  erreichte 
Verdünnung  die  der  nächsten  früher  her- 
gestellten  Lösung  war,  worauf  die  neue  ein- 
geführt und  der  gleiche  Prozess  wiederholt 
wurde.  Nachdem  jede  Lösung  2 Verdünnungen 
erfahren  hatte,  wurde  das  erreichte  Volumen 
untersucht,  so  das.s  das  Resultat  als  Kontrolle 
für  die  hcrausgercchnete  Stärke  der  Lösung 
in  der  Zelle  dienen  konnten. 

Bereitung  der  Lösungsmischungen. 

Einfache  Lösungen  jedes  Elektrolyten 
wurden  herge.stcllt  und  analysiert.  Diese 
wurden  im  Bade  zurückgehalten,  bis  sie  die 
Temperatur  von  iS^C.  angenommen  hatten, 
wenn  50  ccm  jeder  Lösung  zusammengethan 
und  die  beiden  gemischt  waren.  Die  ver- 
wendete 50  ccm  - Pipette  wurde  vor  dem 
Wiedcrmisclien  mit  einem  Teil  der  Lösung 
durch  und  durch  ausgcw-aschcn. 

Beobachtungen  der  Resultate  von 
Leitfähigkeit  an  einfachen  Lösungen. 

Um  die  loni.sationskocffizienten  der 
Salze  in  der  Mi.schung  .ausrechnen  zu  können, 
ist  es  nötig,  für  einfache  Lösungen  jedes 
Salzes  Kurven  zu  ziehen,  welche  die  Be- 
ziehungen der  Verdünnungen  zur  Konzentration 
der  Ionen  zeigen.  Um  diese  Kurven  zu 
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ziehen,  giebt  folgende  Tabelle  Daten,  erhalten 
durch  Beobachtungen  an  Konzentrationen 
und  Leitungsfähigkeiten  einer  Anzahl  Lö- 
sungen jedes  Salzes. 

Die  Verdünnungen  werden  ausgedruckt 
in  Grammäquivalenten  pro  Liter  bei  1 8"  C. 
Die  Atomgewichte  beziehen  sich  auf  Sauer- 
stoffe i6,oo  und  waren  die  gleichen  wie 
die  von  Kohlrausch')  gebrauchten.  Die 
spezifischen  Leitungsfähigkeiten  sind  solche 
bei  l8*  C.,  ausgedrückt  in  Werten  von  lO  ■ ‘ 
bezogen  auf  Kohlrauschs  neue  Einheit. 
(Ohm  cm 

Die  Konzentrationen  der  Ionen  sind  die 
Quotienten,  erhalten  durch  Teilung  der 
spezifischen  Leitungsfähigkeiten  mit  den 
spezifisch  - molekularen  Leitungsfähigkeiten 
in  unendlicher  Verdünnung.  Kohlrauschs*) 
Werte  für  die  spezifisch-molekularen  Leitungs- 
fähigkeiten in  unendlicher  Verdünnung, 
nämlich  für  Kaliumchlorid  1350X  10  und 
Kaliumsulfat  1350x10"*,  wurden  ange- 
wendet. 


Tabelle  I.  — Kaliumchlorid  (KCl). 


Verdünnung 

Spczibache  1 

Leilfäbigkeit 

Konieitlratton 
der  Ionen 

4974 

2.540 

.00 1 94 

331-6 

3-789 

.00298 

221. t 

5-646 

.00430 

147.4 

8.362 

.00637 

98.26 

12.44 

00948 

9346 

13.06 

.00995 

62.25 

19-35 

.0147 

41.50 

2S.61 

.0218 

27.72 

42.44 

.0323 

22.50 

51.78 

' -0395 

00 

ob 

62.39 

.0475 

15.44 

74.05 

.0564 

15.00 

76.10 

.05  So 

10.30 

108.7 

.0829 

10.00  1 

1 1 1.8 

.0852 

6.866 

159-5 

.122 

4-577 

234.2 

.178 

3-051 

243.8 

.262 

2.034  1 

506.1 

.386 

1-383 

7249 

-553 

1.046 

939-8 

.716 

.922 

1056 

.805 

>)  Kohlraaacb  und  Holbom  loc.  cit,  p.  205.  lab.  14. 
Ibid.  p.  200,  lab.  8. 


Tabelle  II. 

— Kaliunisulfat  K,  SOJ. 

Verdünnung  j 

.Speiifiscbe 

I.eitttbigkeit 

KonxentratioD 
der  Ionen 

9.661 

99.22 

.0735 

3.336 

253.4 

.187 

2.596 

3‘3-2 

.232 

1 668 

458.3 

.339 

1.298 

570.3 

.422 

Diese  waren  die  einzigen  mit  Kalium- 
sulfat gemachten  Beobachtungen,  weil 
E.  H.  Archibald*)  mit  Lösungen  dieses 
Salzes  eine  genügende  Anzahl  Versuche  aus- 
geführt hatte,  deren  Resultate  mit  den 
meinigen  übereinstimmend  befunden  wurden. 
Archibalds  Resultate  waren  verschiedent- 
lich ausgedrückt.  Die  zur  Bestimmung  der 
Verdünnungen  gebrauchten  Atomgewichte 
bezogen  sich  auf  Wasserstoff.  Diese  Ver- 
dünnungen können  nach  oben  durch 
Multiplikation  mit  dem  Faktor  1,0026  ver- 
ändert werden. 

Ihre  spezifischen  Leitungsfähigkeiten 
waren  ausgedrückt  in  Werten  von  I0~"  be- 
zogen auf  die  spezifische  Leitungsfahigkeit 
von  Quecksilber  bei  o'  C.  Diese  Werte 
Leitungsfahigkeit  können  in  Kohlrauschs 
neuer  Einheit  durch  Multiplikation  mit 
1,069  X IO*  ausgedruckt  werden.  Die  neuen 
Werte  für  die  Konzentration  der  Ionen  kann 
so  wie  früher  ausgerechnet  werden.  Die 
folgende  Tabelle  giebt  die  reduzierten 
Resultate. 

Tabelle  III.  — Kaliumsulfat. 


Verdünnung 

Sperifi^cbe 

Leilfähigkeil 

Kooientration 
der  Ionen 

100.26 

1 1.72 

.00868 

66.85 

16.87 

.0125 

40.1  1 

27.27 

.0202 

33.42 

32.26 

.0239 

20.06 

51.16 

-0379 

15.67 

63.72 

.0472 

12.54 

78.30 

.0580 

10.03 

95-58 

.0708 

8.628 

I 10.7 

.0820 

7 193 

130.7 

.0968 

5.990 

152.6 

.113 

•)  Tran«.  Koy.  Soc,  Can.  (2),  3,  Scc.  3,  69 

1897—98. 
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VerdOoDUOg 

Spezifisebe 

l.eitfih{(rkeit 

Konzen  iration 
der  Ionen 

4.991 

179-5 

• 133 

3.466 

244.4 

.181 

2.888 

286  2 

.212 

2.407 

334-8 

.248 

2.079 

380.7 

.282 

2.005 

392.8 

.291 

1.444 

523.8 

.388 

1.203 

610.2 

-452 

1.003 

716.8 

■531 

Methode  zur  Berechnung^ 
der  Leitfähigkeit  von  Mischungen. 

Nach  der  Dissociationstheorie  ist  die 
spezifische  Leitfähigkeit  der  Mischung  zweier 
Lösungen  von  Elektrolyten  gegeben  durch 
die  Gleichung 

wobei  V,,  V,  die  Volumina,  n,,  n,  die  Koven- 
trationcn  der  gemischten  Lösungen,  ias,-,, 
jivi  die  spezifischen  molekularen  Leitungs- 
fähigkeiten der  einfachen  Lösungen  der 
Elektrolyten  bei  unendlicher  Verdünnung, 
a,  und  a,  die  lonisationskocffizienten  der 
betreffenden  Elektrolyten  in  der  Mischung 
und  p das  Verhältnis  darstellt  vom  Volumen 
der  Mischung  zur  Summe  der  Volumina 
der  gemischten  Lösungen.  Dieses  Ver- 
hältnis wurde  bei  den  gebrauchten  Lösungen 
praktisch  gleich  I gefunden,  und  da  die 
Volumina  der  Lösungen  in  allen  Eallen 
gleich  gemischt  waren,  wird  die  anwendbare 
Formel  nach  meinen  Erfahrungen: 
k=  I (a,n,iJ«)  + ajn,ii.xs) 

Von  den  erforderlichen  Daten  zur  Be- 
rechnung von  k wurden  die  n durch  chemi-sche 
Analyse  die  a nach  Professor  Gregors 
Methode  erhalten,  während  die  pec  im  Falle 
genügender  Verdünnung  im  gleichen  Werte 
wie  bei  einfachen  Lösungen  der  betreffenden 
Elektrolyten  genommen  werden  können. 

Bestimmung  von  p. 

Da  gleiche  Volumina  der  einfachen 
Lösungen  gemischt  wurden,  ist  das  Ver- 
hältnis ausgedrückt  durch  p,  gleich  dem 
Verhältnis  des  mittleren  spezifischen  Ge- 
wichts der  konstituierenden  Lösungen  zum 
spezifischen  Gewicht  der  Mischung.  Bei 
Bezugnahme  auf  die  folgende  Tabelle  IV 
sieht  man  sofort,  dass  dieses  Verhältnis  für 


die  meisten  geprüften  konzentrierten  Lösungen 
gleich  I i.st. 


Tabelle  IV. 


Einfache  Lösungen 

Spezifi* 

tches 

Gewicht 

der 

Misch' 

nnp 

Komentrulion  1 

Wicht  bei  iS» 

Mittleres 
spezifi- 
sches Ge* 
j wicht  ! 

i„K..so,  KCl.  K,SO.|  KCl 

•5998-9558  I.0410I  1.0445 

1.0428 

1.0247 

.5998  .09454  I.0410  1.0045 

1.0228 

1.0229 

.IO35I.05412  1.0073  1 1.0026 

1 .0049  I 

1.0050 

Bestimmung  der  lonlsationskoefTlzienten 
ln  den  Mischungen. 

Die  Methode,  die  lonisationskocffizienten 
zweier  Elektrolyten  in  einer  Mischung  zu 
bestimmen,  ist  durch  Prof.  Mac  Gregor') 
vollkommen  beschrieben  worden.  E^  werden 
Kurven  gezogen,  welche  das  Verhältnis  der 
Verdünnung  zur  Konzentration  der  Ionen 
für  einfache  Lösungen  jedes  Salzes  zeigen. 

Aus  diesen  Kurven  können  durch  einen 
graphischen  Prozess  die  Konzentration  der 
Ionen  und  die  Verdünnung  im  Umkreise  der 
von  den  betreffenden  Elektrolyten  besetzten 
.Mischung  gefunden  werden,  und  die  Produkte 
dieser  Mengen  geben  die  lonisationskoefTi- 
zienten. 

Resultate  von  Beobachtungen  und  Be- 
rechnungen der  Leitungsfähigketten  von 
Mischungen. 

Tafel  V giebt  die  notwendigen  Daten 
zur  Berechnung  der  Leitungsfahigkeit  der 
geprüften  Mischungen  und  die  erlangten 
Resultate. 

Die  Konzentrationen  der  konstituieren- 
den Lösungen  werden  ausgedrückt  in  Werten 
von  Gramm  - Aequiv.alentcn  pro  Liter  bei 
|8"  C. 

Die  spezifischen  Leitungsfähigkeiten  sind 
in  Tabelle  I ausgedrückt.  Die  Differenzen 
zwischen  den  berechneten  und  beobachteten 
Werten  der  Leitungsfahigkeit  werden  als 
Prozentsatz  des  beobachteten  Wertes  ange- 
geben. 

Nach  dieser  Tabelle  erscheint  es,  dass 
die  Differenz  zwischen  den  berechneten  und 
beobachteten  Werten  der  Leitfähigkeit 
für  all  die  geprüften  Mischungen,  innerhalb 
oder  nur  wenig  jenseits  der  Grenze  des  Be- 
ob.achtungsfehlers,  welcher  auf  ca  0,25  pCt. 
geschätzt  wird,  liegt.  Es  wird  gut  sein,  fest- 
zustclien,  dass  in  allen  Reihen,  die  eine 
konstante  Konzentration  von  Kaliumsulfat 

*)  IraoB.  N.  5.  Inst.  Scc.,  9,  loi,  1894—96. 
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Tabelle  V. 


Konseotmion  der 
koottituiereaden  Lo»aogen 

Konxentru- 
tioD  der 
looeD  io 
Miicbuog 

Verdanouog 

Speiibsche  Lelifllbigkeit  der 
Mischoog 

■;,K,so. 

KCl 

K,  so. 

KCl 

beobecbiet 

berechnet 

Differeor 

0 

•7707 

.4941 

.405 

1.36 

1 91 

536-2 

537-2 

-j-o.i8 

.7707 

.09454 

.264 

2.22 

303 

354- > 

354-5 

-|-0.I  I 

.7707 

.0^412 

.251 

2-37 

3-18 

337-9 

337-8 

—0.03 

.7707 

.01018 

235 

2-55 

3-43 

3>7  9 

3'7-2 

— 0.22 

.5998 

•9558 

.528 

I.OI 

1-45 

684.0 

695.9 

+0.27 

.5998 

.09454 

.220 

2.76 

3-69 

295-5 

296.1 

-j-0.20 

.5998 

.05412 

.206 

298 

389 

275-5 

276.4 

+0-32 

.5998 

.01018 

.190 

3.25 

4.28 

255-3 

255-3 

± 0.00 

.3853 

.2470 

.218 

2.79 

3-73 

288.7 

289.9 

+ o-4> 

•3853 

.02706 

.138 

4 75 

5-97 

184.0 

184.6 

+032 

.2999 

.2470 

>93 

3-21 

423 

258.6 

257.7 

— 0.35 

• '035 

-9558 

.400 

1.38 

1.94 

524.3 

525.2 

+0.17 

-'035 

.491 1 

-233 

2.58 

3-47 

303-4 

303-8 

-j-o.i6 

• '035 

.05412 

.061 1 

11.8 

',4-3 

81.51 

81.37 

4-0. 18 

• >035 

.01018 

.0431 

>7-4 

20.4 

58.42 

58.27 

— 0.26 

.05175 

.02706 

.0324 

24.2 

27.6 

43-48 

43-50 

4-0.05 

.05175 

.00509 

.0213 

24.7 

39-4 

3>.>i 

31  04 

— 0.23 

haben,  die  Differenzen  sich  von  minus  nach 
plus  um  1 pCt.  zu  verändern  scheinen.  In 
Hinblick  auf  die  vielen  Fehlerquellen  bei 
Berechnung  der  Leitungsfähigkeit  ist  die 
Uebereinstimmung  zwischen  den  beobachte- 
ten und  den  berechneten  Werten  sehr 
zufriedenstellend  und  führt  dazu,  den 
Schluss  zu  ziehen,  dass  die  i.eitungsfähigkeit 
von  Mischungen  aus  Lo.sungen  dieser  Salze 
bis  mindestens  zu  einer  mittleren  Konzen- 
tration von  0,8  Grammäquivalenten  per  Liter 
hinauf,  vorausgesagt  werden  kann,  innerhalb 
der  Fehlergrenze  meiner  Beobachtungen. 

SpezIRsches  Gewicht  und  Oberflächen- 
spannung:. 

Prof.  Mac  Gregor')  hat  vorgeschlagcn, 
für  den  Fall,  wo  die  einfachen  Lösungen 
von  Elektrolyten  so  verdünnt  sind,  da.ss  die 
Ionen  und  die  nichtdissociierten  Molekeln 
als  ohne  lebendige  Thätigkcit  betrachtet 
werden  können,  irgend  welche  ihrer  physi- 
kalischen Eigenschaften,  wie  spezifisches  Ge- 
wicht, Oberflächenspannung,  durch  folgende 
Formel  auszudrücken: 

P = P.-f  K(i-«)n-f-Un, 

')  Trans.  N.  S.  Ins.  Sei.,  9,  219,  1S96. 


wobei  P den  nummerischen  Wert  der  Eigen- 
schaft für  die  Lösung,  Pw  denjenigen  der 
gleichen  Eigenschaft  für  Wasser  unter  den 
gleichen  physikalischen  Bedingungen,  n die 
Konzentration,  ausgedrückt  in  Gramm- 
Aequivalcntcn  per  Volumeinheit,  o den 
lonisationskoeffizienten  des  Elektrolyten  in 
der  Lösung  und  K und  I die  sog.  Innisations- 
konstanten  darstclien. 

Er  hat  also  gezeigt,  wie  der  W'ert 
irgend  einer  solchen  Eigenschaft  für  eine 
Mischung  aus  einfachen  Lösungen  mit  Hilfe 
der  für  die  einfachen  Lösungen  bestimmten 
lonisationskoeffizienten  vorausgesagt  werden 
kann. 

Im  folgenden  bestrebe  ich  mich,  festzu- 
stellen,  inwieweit  obige  F'ormel  auf  spezifi- 
sches Gewicht  und  Oberflächenspannung  von 
KCl  und  KjSOj  anwendbar  Ist  oder  nicht, 
und  inwieweit  es  möglich  ist,  die  Werte 
dieser  Eigenschaften  für  Mischungen  solcher 
Lösungen  vorauszusagen. 

Die  für  diesen  Zweck  nötigen  Beob- 
achtungen des  spezifischen  Gewichtes 
wurden  vom  Verfasser  in  der  oben  ange- 
gebenen Weise  angeführt.  Zur  Oberflächen- 
spannung wurden  Rothers  Beobachtungen 
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verwendet.  Sie  wurden  bei  15“  C.  gemacht, 
und  ihre  Werte  sind  deshalb  nicht  genau 
vergleichbar  mit  den  ausgerechneten  Werten, 
die  auf  lonisationskoeflizienten  hei  18'  C. 
beruhen.  Ich  habe  indcs.<:en  einige  der  loni- 
sationskoefTizienten  der  Salze  auf  15*  C. 
durch  Verwendung  von  Tempcraturkoeffi- 
zienten')  reduziert  und  gefunden,  dass  die 
Differenz  zwischen  den  Werten  für  die 
beiden  verschiedenen  Temperaturen  nicht 
hinreicht,  um  einen  bemerkenswerten  Fehler 
in  meinen  ausgerechneten  Resultaten  zu  be- 
wirken. Rothers  Abhandlung  hat  genügende 
Daten,  die  Konzentration  in  Gramm-Aequi- 
valenten  per  Liter  mit  Atomgewichten,  wie 
in  Tab  Ile  I gebraucht,  zu  bestimmen. 
Rother  hält  seine  Beobachtungen  möglichts 
in  Fehlergrenzzn  von  -|-5  bis  -|-8  in  der 
3.  Dezimalstelle.  Die  von  ihm  gebrauchte 
Oberflächenspannung  des  Wassers  war  7,357. 

Die  folgende  Tabelle  VI  enthält  die  bei 
den  Berechnungen  verwendeten  lonisations- 
koeffizienten  für  einfache  Lösungen.  Sie 
wurden  entweder  durch  direkte  Beobachtungen 
der  Leitungsfähigkeit  der  Lösung  oder  durch 
Interpolation  aus  den  Resultaten  der  Tafeln 
I — III  erhalten.  Die  Konzentrationen  sind 
in  Grammäquivalenten  pro  Liter  bei  l8* 
au-^gedrückt. 


Tabelle  VI. 


KCl 

'.1  K, 

SO4 

KonscDiratioD 

loniaatioos- 

Koeffizieot 

KoDxentrntioD 

loDisatioDB' 

Koefhxieot 

.01018 

■932 

.0517 

,756 

.05412 

.880 

•1035 

.710 

.09454 

.854 

.2098 

.666 

.2185 

.817 

.2999 

.626 

.3400 

•794 

.3209 

.617 

.4941 

.780 

■3853 

.603 

.6851 

.769 

■4277 

•594 

.9558 

.749 

.5817 

.569 

1.046 

■743 

.5998 

.566 

1.085 

•742 

■7047 

•558 

1.428  . 

•723 

.7707 

•549 

2.138 

.705 

.8000 

•545 

1.2125 

.526 

Bestimmung  der  lonisations-KonsUnten. 

Die  Werte  der  Ionisations-Konstanten 
(k  und  1)  von  jeder  Eigenschaft  jedes  Salzes 
wurde  durch  die  Methode  der  kleinsten 
Quadrate  aus  den  Angaben  der  Tafeln  Vll 


Tabelle  VII. 


Spezifisches  Gewicht  bei  18“  C.,  bezogen  auf  W'asser  bei  i8*  C. 


KCl 

i,,K»SO. 

k = -o4577S- 

1 = 

.048251. 

k 9.062911. 

'= 

073959- 

KoDxeBtralSoB 

Beobachteter 

Wert 

Berechneter 

Wert 

Differenj 

Konzentration 

Beob.ichteler 

Wert 

Berechneter 

Wert 

Differenz 

.01018 

1.00045 

1.00049 

+ 0.0.4 

.0517 

1.00374 

1.00369 

- 0.0.5 

.05412 

1.00259 

1.00259 

dt  0.0.0 

•'053 

1. 00731 

1.00732 

+ 0.0.1 

.09454 

1.00452 

1.00454 

+ 0.0.2 

•2999 

1.02088 

1.02093 

+0.0.5 

.2185 

I.OIO45 

1.01044 

— 0.0*1 

•3853 

1.02683 

1 .02680 

- 0 0.3 

.4941 

1.02351 

1.02357 

+ 0.0.6 

.5998 

1 .04097 

1 .04 1 49 

+ 0.0,5 

.9558 

1 04453 

1.04554 

+ 0.0»  I 

•7707 

1.05266 

'•05457 

+ 0.0,2 

1.085 

1.05066 

1.05166 

+ 0.0,1 

und  VHI  für  die  4 schwächsten  Lösungen 
bezüglich  des  spezifischen  Gewichts  und  der 
Oberflächenspannung  gefunden.  Die  so  er- 
haltenen Werte  wurden  bei  Berechnung  der 
Werte  der  Eigenschaften  verschiedener 
Lösungen  angewendet. 

*)  Kohlrauach  a.  Ilolborn,  toc.  cit.,  pp. 
I95«>  199.  Tabelle  7. 


Resultate  der  Berechnungen  an  einfachen 
Lösungen. 

Tabellen  Vll  und  VIII  enthalten  die 
Resultate  der  Berechnungen  aus  obiger 
Formel  für  die  zwei  Eigenschaften. 

Die  Konzentrationen  sind  wie  in  oben- 
stehenden Tafeln  ausgedrückt. 


Digitized  by  Google 


Konzentration  der  konztU  I lonisatioDskocffizienteo 


tuierendet 

> Lötunseo 

m 

MifcLuoi' 

! Beobachteter  . 

Berechneter  ' 

■ K,S(>4 

1 

1 

l/,K,.SO,  ■ 

KCl 

Wert 

Wert 

• ‘035 

.01018 

•750 

•879 

1 1.00389 

1.00393  i 

+0.0,  4 

■ 1035 

* .05412 

.721 

■874 

, 1 .00497 

1.00496 

— 0.0|  I 

•7707  1 

•09454 

cc 

I .8cx> 

1 02899 

1 .02899 

* 0.0, 0 

• 599S  ! 

.955« 

■533 

.766 

! I 04271 

104341 

+0.0, 7 
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Tabelle  X. 

Oberflächenspannung  bei  15*  C. 


Koostitojcresiie  L.i»«UD|;«n 

I OD  isA  t io  D«k  ß'l . 
zientcD 

Boobdchte- 

Bereefcoe- 

Kocsenirailon 

V'^olumeu 

in  MischuD); 

t«r  Werl 

ler  Wert 

DUTcfeu* 

V,  K,  so, 

KO 

'■»  S,  .so, 

KCl 

• . K.  SO. 

KCl. 

■7243 

.2718 

.49124 

.50902 

.581 

.769 

7,43,5 

7-435 

— 0.003 

.2423 

•7483 

.50535 

,49466 

.569 

.788 

7.447 

7-430 

—0017 

.8917 

.6869 

■49330 

.50693 

-535 

■763 

7-47' 

7-475 

-fo,oo4 

■4921 

17115 

.51  !00 

.48989 

.470 

.742 

7,527 

7.529 

-j-0.002 

1.1936 

1,4158 

.49646 

•50354 

■445 

•740 

7-554 

7-550 

—0.004 

Summe  der  Resultate. 

Nach  obigen  Resultaten  ist  es  möglich, 
mit  Hilfe  der  Dissociationstheorie  und  der 
aus  einfachen  Lösungen  erhaltenen  Daten, 
Leitungsfahigkeit,  spezifisches  Gewicht  und 
Oberflächenspannung  von  stark  verdünnten 
Lösungen  von  Kaliumchlorid  und  Kalium- 
Sulfat,  innerhalb  der  experimentellen  Fehler- 
grenze, vorauszusagen. 


Nach  Tabelle  IX  erscheint  cs,  dass  das 
spezifische  Gewicht  einer  Lösung  dieser 
Salze  von  einer  mittleren  Konzentration  von 
ungefähr  0,05  bis  0,5  aus  obiger  Formel  mit 
den  obigen  Werten  für  lonisationskonstanten 
berechnet  werden  kann. 

Aus  Tabelle  X findet  diese  Formel  für 
Oberflächenspannung  von  Lösungen  dieser 
Salze  von  einer  Konzentration  0,5  bis  1,3 
Anwendung. 


UNTERSUCHUNGEN 

ÜBER  REPARATURBEDÜRFTIGE  BATTERIEPLATTEN. 

Von  J.  K.  PumpcHy. 


Die  drei  angeführten  Beispiele  (Figur 
33,  34  und  35)  sind  I’hotographicn  zweier 
Arten  von  l’latten  für  Akkumulatoren, 
die  ungefähr  2 Monate  lang  in  elektrischen 
Wagen  in  den  Strassen  von  Chicago  benutzt 
worden  sind.  Sie  sind  wahrscheinlich 
60  mal  geladen  und  entladen  worden.  Die 
Platte  No.  2 scheint  am  meisten  gelitten 
zu  haben.  Sie  wurde  gebildet  durch  einen 
elektrochemischen  Prozess,  bei  dem  Salpeter 
säure  in  Verbindung  mit  Schwefelsäure 
auf  die  Platte  eingewirkt  haben.  Me- 
chanisch wurde  sie  dargestellt  durch  ein 
neues  Verfahren,  und  zwar  indem 
die  Oberfläche  einer  reinen,  weichen, 
gewalzten  Bleiplatte  eingekerbt  und  nach- 
her, wie  oben  erwähnt,  behandelt  wurde. 
Zuerst  muss  sie  der  elektrochemischen  Ein- 
wirkung des  Ladestromes  eine  grosse  wirk- 
same Oberfläche  dargeboten  haben  und 
zeigte  dann  grosse  Energie  bei  der  Ent- 


ladung. Nach  2 Monaten  im  Betriebe  war 
die  sorgfältig  zubercitetc  Platte  zerstört.  Die 
anfängliche  schnelle  Umwandlung,  welche 
darin  besteht,  dass  sie  die  messergleichen 
Ränder  der  eingekerbten  Oberfläche  weg- 
frisst  und  die  Rinnen  mit  Bleisulfat  ans- 
fiillt,  setzt  ihr  zerstörendes  Werk  fort,  sodass 
jedes  Laden  einen  kleinen  Teil  der  weichen 
Enden  am  positiven  Pol  in  Bleisuperoxyd 
verwandelt.  Obschon  die  Wirksamkeit  der 
Platte,  je  mehr  Blei  umgewandelt  wird,  sich 
für  eine  kurze  Zeit  vermehrt,  kommt  doch 
bald  der  Zeitpunkt,  an  dem  die  dünnen 
Ränder  der  Bleiplatte  gänzlich  umgewandelt 
und  also  von  ihrer  Basis  gelöst  sind.  Das 
Bleisulfat  wird  in  die  elektrolytische 
Lösung  gespült  und  lagert  sich  zwischen 
den  Platten  ab.  Wenn  dann  so  der  Kontakt 
untei  brochen  ist  und  die  ehemals  wirksamen 
B.attcrieplatten  untauglich  geworden  sind,  so 
sind  sic  für  den  Gebrauch  wertlos  und 
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hinderlich.  Dies  »ird  sicher  cUs  Resultat 
sein  bei  allen  positiven,  nach  der  l’lante- 
•Methode  dargesteilten  Elektroden,  da  sie 
not»endigerwei.se  aus  weichem,  reinem  Blei 
hergestellt  werden  müssen.  Daher  wurden 


solche  Platten  sehr  dick  gemacht,  um  die 
langsame,  aber  sichere  Zerstörung  möglichst 
hinauszuschicben.  No.  i ist  eine  Platte  des 
Kaure  • Typus,  welche  dieselbe  .Arbeit  ge- 
leistet hat  und  aus  demselben  Wagen  ge- 


Fig.  33. 

RepanilarUeüttrftii;«  AkknmaUtoreoplatte.  Gewicht  i t/g  Pfuaü. 
, DimcDsiooeo:  4^4:  7^/4 


nommen  wurde  wie  Platte  No.  2.  Ein  Bruch 
riss  die  verbindende  Stange  fort,  aber  die 
Beschaffenheit  der  Platte  zeugt  für  sich  selbst. 
No.  3 hat  noch  mehr  Arbeit  geleistet;  die 
kleine  Platte  wurde  3 mal  mehr  angestrengt 
als  ihrer  Beschaffenheit  nach  ursprünglich 
bestimmt  war;  trotzdem  zeigt  die  Platte  ein 
gutes  und  solides  Aeussere. 


lieber  diesen  wichtigen  Gegenstand 
kann  man  noch  vielerlei  sagen.  Aus  den 
vielen  Beispielen,  die  in  die  Reparaturwerk- 
statt für  Batterien  gebracht  wurden,  wurde 
viel  praktischer  Nutzen  gezogen,  besonders 
wie  man  am  geeignetsten  Verbesserungen 
anbringen  konnte.  V'or  allem  haben  wir 
aber  gelernt,  dass  es  unvorteilhaft  ist,  die 
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alten  Rinnen  der  Platte  wieder  auszuhöhlen. 
Unrichtig  wäre  es,  zu  erklären,  dass  die 
gegenwärtige,  hastige  Darstellung  der  soge- 


nannten Plante-Platten  die  beste  sei.  Das 
Gegenteil  ist  an  den  drei  in  diesem  Artikel 
angeführten  Beispielen  gezeigt.  Ebenso 


Fig.  3$. 

Keparatnrbedärfti^  Aklramalotorenplatte.  Gewicht  2V4  Mund. 


Dimensioneo: 

wenig  kann  man  sagen,  dass  die  Methode 
der  Herstellung  der  Platten  nach  Faure  am 
vorteilhaftesten  wäre.  Es  giebt  nur  sehr 
wenig  Bestes  auf  dem  ganzen  Gebiet. 


5 7»  : 7','i : 7<- 

Für  Motorfahrzeuge,  bei  denen  es  darauf 
ankommt,  zu  wissen,  wie  wenige  Pfund  Blei 
zum  Betriebe  nötig  sind  und  auf  wieviele 
Pfund,  die  Arbeit  leisten,  man  sich  ver- 
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FiR.  36. 

Keparnturbedttrllige  AkkumalatorcDpUtte.  Gewicht  2’, '4  Pfund. 
Dimensionen:  4*/s  : 7*':  sVi* 


lassen  kann,  scheint  der  Faure-Typus  der 
beste.  Bei  der  auf  diese  Weise  hergestellten 
Batterie  wurden  die  Kenntnisse  über  Akku- 


mulatorenbau, Güte  des  Materials  und  lange 
Erfahrung  aufs  soi^faltigste  zu  Rate  ge- 
zogen. 


VERFAHREN  ZUR  DARSTELLUNG 
VON  HALOGENSAUERSTOFFSALZEN  DURCH  ELEKTROLYSE. 

Von  Dr.  Paul  Imhoß. 


Bei  der  Elektrolyse  von  Alkali-,  Erd- 
kali-  oder  Magnesiumchlorid  zwecks  Ge- 
winnung von  Bleichllüs.sigkeit,  Chloraten 


u.  s.  w.  traten  bei  den  bisherigen  Verfaliren 
gewisse  Nebenreaktionen  ein,  welche  die 
Stromausbeute  stark  herabdrürkten.  Die 
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hauptsächlichste  der  vor  sich  gehenden  Neben- 
reaktionen ist  die  Wasserzersetzung;  diese 
veranlasst  dann  eine  unerwünschte  chemische 
Reaktion,  die  darin  besteht,  dass  die  bereits 
gebildeten  Halogensauerstoffverbindungen 
durch  den  an  der  Kathode  auftretenden 
Wasserstoff  reduziert  werden.  Die  Strom 
ausbeute  kann  hierdurch  unter  Umständen 
auf  Null  zurückgehen.  Haber  (Handbuch 
der  Elektrochemie,  Seite  445,  1898)  sagt 
Uber  diesen  Punkt: 

»Wenn  starke  Bleiclilaugen  hergestellt 
werden  sollen,  ist  ein  ökonomischer  Betrieb 
nur  möglich,  wenn  die  Konstruktion  der 
Apparate  die  Reduktion  stark  zurückdrüngt.« 

Zum  Teil  versuchte  man  die  Reduktion 
durch  Anwendung  eines  Diaphragmas  zu- 
rUckzudrängen,  doch  erwies  sich  die  An- 
wendung die.ser  V'orrichtung  auf  die  Dauer 
als  unpraktisch.  In  vielen  Betrieben  wird 
auch  heute  noch  mit  Diaphragma  gearbeitet, 
doch  wohl  nur  deshalb,  weil  man  es  unter 
zwei  Ucbeln  als  das  kleinere  ansieht. 

Auch  ist  der  Reduktion  durch  grössere 
Stroradichtc  an  der  Kathode  entgegenge- 
wirkt worden.  Man  erhöht  aber  dadurch 
die  Badspannung  sehr.  Um  diese  wieder 
zu  erniedrigen,  wäre  eine  entsprechende 
Vergrösserung  der  Anode  erforderlich,  was 
gleichfalls  nicht  immer  angängig  ist,  da 
letztere  meistens  aus  einem  sehr  kostbaren 
Material  besteht. 

Das  vorliegende  Verfahren  gründet  sich 
nun  auf  die  Beobachtung , dass  lösliche 
Chromate  dieEigenschaft  besitzen,  in  geringer 
Menge  zum  Elektrolyten  hinzugesetzt,  ge- 
wissermassen  auf  mechanische  Weise,  eine 
Abscheidung  des  Wasserstoffes  zu  bewirken, 
und  zwar  in  der  Weise,  da.ss  derselbe  in 
Gasform  aus  der  Lösung  entweicht  und  ihm 
dadurch  seine  Reduktionskraft  genommen 
wird.  Es  findet  hierbei  — dies  ist  wohl  zu 
beachten  — keine  Reduktion  des  Alkali- 
chromates statt,  auch  nicht  vorübergehend, 
und  infolge  dessen  genügt  bereits  ein  ver- 
hältnismä-ssig  geringer  Zusatz. 

Es  ist  bereits  die  Verwendung  von 
Chromat  bei  der  elektrolytischen  Darstellung 
von  Halogensauerstoffsalzen  in  dem  D.  R.  P. 
30222  in  Anwendung  gekommen.  Dort  ge- 
schah der  Zusatz,  um  die  Bildung  freien 
Wasserstoffes  zu  verhindern.  Das  macht 
ein  Diaphragma  erforderlich,  saure  Chromat- 
lösung an  der  Kathode  und  bedingt  einen 
Verbrauch  des  Chromates  und  daher  einen 
Ersatz  desselben. 

Das  Verfahren  möge  durch  einige  Bei- 
spiele, die  Hypochlorit-  und  Chlor.atbildung 


zeigen  und  aus  denen  zugleich  die  Wirk 
samkeit  der  Methode  hervorgeht,  erläutert 
werden. 

100  ccm  einer  Lösung,  welche  20  g 
KCl  und  1,5  g KOH  enthielt,  wurden  bei 
15  bis  18"  C.  mit  0,7  Ampere  elektrolysiert. 
Die  Kathode  bestand  aus  zwei  viereckigen 
Platinblechen  von  je  16  qcm  beiderseitiger 
Oberfläche  und  3 cm  Abstand,  zwischen 
denen  sich  als  Anode  ein  Platindraht  von 
1,6  qcm  Oberfläche  bei  0,8  mm  Durchmes.ser 
befand. 

Die  Auswertung  der  N'ersuchc  wurde 
nach  der  von  Oe ttel  (Zeitschrift  für  Elektro- 
chemie 1,  Seite  354)  angegebenen  Methode, 
welche  es  gestattet,  den  Gang  derartiger 
Elektrolysen  ziffernmässig  darzustellen,  vor- 
genommen. 

Die  Methode  besteht  darin,  dass  das 
aus  der  Versuchszelle  entwickelte  Gas 
analysiert  wird,  so  dass  man  mit  Hilfe 
eines  in  den  gleichen  Stromkreis  eingc.schal- ^ 
teten  Knallgasvoltameters  in  den  Stand  ge- 
setzt wird,  nach  dem  Karaday'schen  Gesetze 
zu  berechnen,  welche  Quantitäten  des  Stromes 
in  Prozenten  zur  Bildung  von  Halogensauer- 
stoffsalzen gedient  haben,  welche  Teile  an- 
dererseits durch  die  nichterwUnschte  Wasser- 
zersetzung oder  durch  Reduktionserschei- 
nungen  unwirksam  geworden  sind. 

In  dem  vorliegenden  Falle  z.  B.  sollte 
.sich,  wenn  durch  die  Elektrolyse  nur  Halogen- 
sauerstoffsalze gebildet  werden,  reiner  Wasser- 
stoff an  der  Kathode  in  gleicher  Menge 
wie  im  V'oltameter  entwickeln.  Thatsächlich 
zeigt  sich  nun,  dass  nicht  die  der  Volt.a- 
meterangabe  entsprechende  Wasserstoff- 
menge  zur  Abscheidung  gelangt,  und  dass 
gleichzeitig  an  der  .^node  verschieden  grosse 
Mengen  Sauerstoff  auftreten.  Die  fehlende 
Quantität  Wasserstoff  hat  dazu  gedient, 
bereits  gebildete  Halogcnsauerstoffsalze  zu 
reduzieren,  der  auftretende  Sauerstoff  aber 
hat  keine  0.xydation  bewirkt  und  ist  also 
für  diese  verloren  gegangen.  Da  mit  dem 
Sauerstoff  an  der  Kathode  gleichzeitig  eine 
äquivalente  .Menge  Wasserstoff  frei  wird  — 
weshalb  dieser  Stromanteil  Wasserzersetzung 
gen.annt  worden  ist  — , so  kann  man  die 
drei  Stromteile  für  Reduktion,  Wasserzer- 
setzung und  Ausbeute  quantitativ  durch 
Wasserstoffvolumina  ausdrücken.  Das  \’er 
hältnis  dieser  Wasserstoffmengen  zu  den  im 
Voltameter  abgeschiedenen  giebt  die  pro- 
zentige  Stromverwendung. 

Die  in  den  untenstehenden  Beispielen 
ausgefuhrten  Versuche  wurden  also  derartig 
ausgeführt,  dass  in  den  gleichen  Stromkreis 
mit  der  mit  einer  Vorrichtung  zum  Sammeln 
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der  entstehenden  Gase  versehenen  Versuchs- 
zclle  ein  Voltameter  eingeschaltet  wurde, 
und  dass  nun  zu  bestimmten  Zeiten  (Spalte  l) 
Gasproben  gesammelt  wurden,  während  die 
gleichzeitig  im  Voltameter  gebildete  Wasser- 
stoffgasmengc  (Spalte  2)  aus  dem  Knallgas- 
volumen berechnet  wurde.  Aus  den  durch 
Analyse  erhaltenen  Zahlen  fiir  das  Wasser- 
■stoff-  (Spalte  3)  und  für  das  Sauerstoffvolumen 
(Spähe  4)  der  Versuchszelle  wurden  dann 
nach  Obigem  die  in  den  Kolumnen  5,  6 
und  7 zusammengestellten  Zahlen  berechnet. 
Diese  letzteren  geben  also  an,  in  welcher 
Weise  sich  zu  der  angegebenen  Zeit  die 
Verwendung  des  Stromes  prozentig  gestaltet. 

Um  das  Endergebnis  zu  erfahren,  wurde 
die  Ausbeute  an  Halogensauerstoffsalzen  auf 


titrimetrischem  Wege  ermittelt,  indem  die 
unterchlorige  Säure  jodometrisch,  da.s  wirk- 
same Gesamtchlor  dagegen,  die  Gesamt- 
oxydationsfähigkeit (d.  h.  die  Summe  von 
Hypochlorit  und  Chlorat)  durch  Titration 
mit  Bichromat  und  Ferrosulfat  in  saurer 
Lösung  bestimmt  wurde.  Die  Differenz  der 
beiden  Werte  ergiebt  dann  die  Menge  des 
gebildeten  Chloratcs.  Diese  Mengen,  auf 
Chlor  umgerechnet,  wurden  mit  der  dem 
Stromverbrauch  entsprechenden  theoretischen 
Gesamtchlormenge  (aus  der  Kupferabschei- 
dung eines  in  den  Stromkreis  eingeschalteten 
Kupfervoltameters  berechnet)  verglichen.  So 
ergab  sich  die  prozentige  Stromverwendung 
auf  Hypochlorit  und  Chlorat,  sowie  die  Ge- 
samtstromausbeute. 


Beispiel  I. 
Ohne  weiteren  Zusatz. 


Zeit 

Voltameter 

j Versuchszellc 

^ Stromverwendung  in  Prozenten  auf 

ccm  H| 

ccm  ' 

ccm  Oy 

i Watierzen.  | Redaktion  [ 

Ausbeafe 

20  Minuten 

63.2 

j 39.8  ' 

2,0 

jl  6,3  ; 37.1  ! 

56,6 

Versuchsdauer  2 Stunden.  Spannung  3,95  bis  4,05  Volt. 


Cu  = 1,8175  ß = 2.036  g CI  (theor.  Ausb.) 

Gefunden  für 

wirksames  Gesamtchlor  =*  0,7 12g  = 34,9  pCt.  Amp.  Ausb, 

„ Bleichchlor  = 0,515  g = 25,3  pCt.  „ „ 

daraus  für  Chloratchlor  =»  0,197  g ” 9.6  pCt.  Amp.  Ausb. 


Beispiel  II. 

Zusalz  von  0,5  g K,CrO,. 


f 

Zeit  S 

Voltameter  I 

't 

ccm  Hy  ij 

Versuchszellc 

1 

Stromverwendung  in  Prozenten  auf 

ccm  tly 

ccm  Oy  I 

Wa<f«r/er?.  j 

Redukiion  Ausbeate 

40  Min. 

61,9  II 

62,0 

1.6  1 

5.1 

' ^ 

— ; 95.0 

I Stunde  35  ,. 

60,6  1 

61.6 

6,7 

21.2  ! 

— 79.5 

I ..  55  .- 

62,2  i 

62,3 

7.8 

25,0 

- i 75.0 

Versuchsdauer  2 Stunden.  Spannung  3,9  Volt. 


Cu  = 1.8837  g = 2,11  g CI. 


Gefunden  für 

wirksames  Gesamtchlor  ».  1.973  g 
„ Bleichchlor  = 1.247  g 


93,5  pCt.  Amp.  Ausb. 
59.1 


daraus  für  Chloratchlor  — 0,726  g 


34,4  pCt.  Amp.  Ausb. 
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Zeit 

Voltameter 

V'ersuchszelle 

Stromver» 

endung  in  Prozenten  auf 

.... 

ccm  II- 

ccm  Hj 

vcm  0| 

Wa»*cr«er«. 

Redaktion 

Auibeute 

I 

Stunde 

— 

Min. 

48,6 

32,7 

0.7 

2.9 

32.7 

64.4 

I 

»t 

20 

48,2 

29.3 

Zusatz  vo 

0.7 

n Chromat 

2.9 

39.2 

57,9 

2 

n 

20 

47.8 

47.8 

1,8 

7.5 

— 

92,5 

3 

1» 

— 

»t 

48,2 

48,2 

2.2 

9.1 

— 

90,9 

4 

• » 

20 

»» 

48,2 

48,2 

3.0 

12,4 

— 

87,6 

5 

»» 

45 

M 

48,2 

48,2 

3,9 

16.2 

— 

83.8 

7 

»♦ 

45 

»♦ 

48,6 

47.3 

4,7 

19,3 

2.7 

78.0 

9 

»♦ 

10 

»t 

48,6 

45.8 

5.2 

21,4 

5.8 

72,8 

Versuchsdauer  g'j.  Stunden.  Spannung  3,85  bis  3,95  Volt. 

Cu  = 7.8273  g = 8,766  g CI.  (theor.  Ausb.) 

Gefunden  für 

wirksames  Gesamtchlor  = 6,86  g = 78,3  pCt.  Amp.  Ausb. 

„ Bleichchlor  = 4,69  g = 53,5  „ „ „ 

daraus  für  Chloratchlor  «=  2,17  g =•  24,8  pCt.  Amp.  Ausb. 

Beispiel  1 dient  als  Vergleichsversuch  die  Stromausbeute  entsprechend  hoch.  Bei- 
und  zeigt  eine  ausserordentlich  starke  Re-  spiel  III  zeigt  die  Wirkung  des  Chromat- 
duktion.  Demgegenüber  ist  bei  Beispiel  II  Zusatzes  bei  einem  Dauerversuche.  Die 

durch  den  Zusatz  von  nur  0,5  g K,CrO,  Reduktion  ist  gering.  Erst  nachdem  die 

die  Reduktion  vollständig  aufgehoben  und  Flü.ssigkeit  einen  höheren  Gehalt  an  Halogen- 
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saucrstoffsalzen  erlangt  hat,  nimmt  die  Re- 
duktion stark  zu. 

Sehr  gut  zeigt  sich  die  Wirkung  des 
Chromatzusatzes  bei  Heispiel  IV.  Zunächst 
wurde  ohne  solchen  bei  Zugabe  von  Silicium- 
oxyd  gearbeitet  (s.  Patent  1 10420,  Kl.  12). 
Nach  100  .Minuten  erfolgte  Zusatz  von 
0,5  g Chromat.  Die  sehr  starke  Reduktion 
hört  vollständig  auf,  obwohl,  wie  aus  der 
Tritiition  hervorgeht,  der  Gehalt  an  Hypo- 
chlorit beträchtlich  ist.  Auch  hier  beginnt  die 
Reduktion  erst,  nachdem  die  Lauge  eine  be- 
stimmte Konzentration  an  I lalogensauerstoff- 
salzen  erlangt  hat. 

Ueber  den  Chromatzusatz  mag  im  all- 
gemeinen bemerkt  werden,  dass  eine  ganz 
allgemeine  Angabe  über  die  Mengenverhält- 
nis.se  nicht  möglich  ist,  da  die  speziellen,  sehr 


variablen  Umstände  der  Elektrolyse  hier 
eine  grosse  Rolle  spielen.  Kür  allgemein 
gütig  kann  die  Regel  gelten,  dass  so  lange 
Chromatzusatz  zulässig  ist,  als  die  durch 
denselben  veranlasste  Wasserzersetzung 
weniger  Stromverlust  bedingt  als  die  ohne 
Chromatzus.atz  auftretende  Reduktion.  Bei 
einem  Zu.satz  von  5 g auf  100  ccm  wurden 
noch  gute  Resultate  erhalten. 

Das  Verfahren  ist  im  Deutschen  Reiche 
patentiert.  Der  Patent-Anspruch  für  dasselbe 
lautet;  Verfahren  zur  Darstellung  vonHalogen- 
sauerstofTsalzen  durch  Elektrolyse  von  Alkali-, 
Erdalkali-  oder  Magnesiumhaloiden,  gekenn- 
zeichnet durch  den  Zusatz  von  löslichen 
Chromaten  bei  neutralem  oder  alkalischem 
Elektrolyten,  zum  Zwecke  der  Abscheidung 
des  Wasserstoffes  in  freiem  Zustande- 


FORTSCHRITTE  IN  DER  ENTWICKELUNG 
DER  SEKUNDÄRBATTERIEN  IN  DEN  LETZTEN  25  JAHREN. 

(SchlUM.) 


ln  Verbindung  mit  abgesonderten  Licht- 
anlagen sind  Akkumulatoren  in  ausgedehntem 
Masse  und  mit  Erfolg  verwendet  worden,  und 
in  England  wurde  ihre  Einführung  in  elek- 
trische Zentralstationen  beschlossen,  während 
sie  in  vielen  kleineren  Städten  Nordamerikas 
zwei  Jahre  hindurch  bei  vielen  Privatanlagen 
gesondert  zum  Gebrauch  kamen ; in  Deutsch- 
land wurde  die  erste  elektrische  Kraftstation 
mit  Akkumulatoren  als  Ergänzung  in  Krank- 
furt  von  der  Ga.sgescllschaft  eingerichtet. 
Die  Verwaltungen  von  mehreren  grossen 
deutschen  Städten  nahmen  die  Beleuchtungs- 
projekte selbst  in  die  Hand,  grosse  Summen 
wurden  bei  Seite  gelegt  und  Anlagen  von 
8000  bis  30000  Lampen  beschlossen.  Diese 
Bewegung  erstreckte  sich  auch  über  andere 
Städte  des  Kontinents.  ln  verschiedenen 
Gegenden  nahm  man  den  Gedanken,  Strassen- 
bahnen  mit  Akkumul.atoren  zu  betreiben, 
wieder  auf,  und  man  b.aute  auf  die  Resultate 
der  ersten  spärlichen  Versuche  auf  diesem 
Gebiete  übertriebene  Hoffnungen.  Wir  er- 
wähnen Reckenzauns  Experimente  mit 
einem  W,agen  in  Berlin  im  Jahre  1886,  wo- 
für er  die  Akkumulatoren  aus  England 
kommen  liess,  und  die  vergleichenden  Ver- 
suche, die  bei  der  internationalen  Ausstellung 
in  Antwerpen  zwischen  Wagen  gemacht 
wurden,  die  von  Dampf,  Pressluft  und  Elek- 


trizität, letztere  in  Akkumulatoren  aufge 
speichert  getrieben  wurden,  wobei  das  elek 
trische  System  augenscheinlich  sehr  günstige 
Resultate  lieferte.  Im  April  1885  begann 
ein  Wagen  mit  Julien -Akkumulatoren  in 
Brüssel  zu  laufen;  in  demselben  Jahr  wurden 
noch  zwei  weitere  M'agen  hinzugefügt.  Sie 
legten  im  Jahre  1887  allein  34000  engl. 
Meilen  zurück,  aber  der  finanzielle  Gewinn 
war  nicht  sehr  zufriedenstellend  wegen  der 
schnellen  Zerstörung  der  Batterien,  und  nach 
fünfjährigen  erfolglosen  Bestrebungen,  wenig- 
stens die  Unterhaltungskosten  herauszu- 
schlagen, wurde  der  Versuch  abgebrochen, 
und  man  nahm  wieder  seine  Zuflucht  zu 
Pferden.  Wir  wollen  hierbei  auch  der  Ver- 
suche gedenken,  welche  auf  dem  Birming- 
hamer  Central  Tramw'ay  im  Jahre  1888  ge- 
macht wurden,  denn  diese  Linie  sollte  später 
der  Schauplatz  und  das  Schlachtfeld  für  so 
viele  zivilisierende  Systeme  sein. 

Die  Bewegung  erstreckte  sich  sogar  bis 
zu  unseren  Antipoden,  indem  ein  von  .Akku- 
mulatoren getriebener  elektri.scher  VV'agcn  in 
South  Yarra  in  Australien  auf  der  Bildfläche 
erschien.  Der  .Akkuraulatorwagen  beschränkte 
sich  jedoch  nicht  nur  aul  Strassenbahnen, 
denn  im  Jahre  1889  wurde  der  erste  elek- 
trische Omnibus  mit  Erfolg  von  Radcliffe 
Ward  in  Betrieb  gesetzt.  Während  die  Zahl 


Digitized  by  Google 


Heft  4 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


9< 


der  elektrischen  Boote  auf  der  Themse  all- 
mählich zugenommen  hatte  — das  grösste 
ist  die  »Viscountess  Bury«,  welche  bei  einer 
Lange  von  68  Kuss  bis  jetzt  noch  nicht 
übertroffen  wurde  — , war  es  nur  selbstver- 
ständlich, dass  eine  bewegende  Kraft,  die 
keiner  Teuerung  bedurfte  und  auch  keine 
schädlichen  Produkte  von  sich  gab,  sich 
besonders  als  Triebkraft  unter  Wasser  eignen 
mochte.  Deshalb  wurden  unzählige  V'er- 
suche  mit  unterseeischen  Booten  gemacht, 
die  von  Akkumulatoren  bewegt  wurden. 
Ein  solches  Boot  lief  in  Liverpool  im  Jahre 
1886  mit  grossem  Erfolg  und  ein  anderes 
im  darauffolgenden  Jahre  in  Frankreich. 
Letzteres  inspirierte  den  Pariser  »Figaro» 
zu  der  Weissagung,  dass  »diese  Erfindung 
bestimmt  sei,  P'rankreich  die  Oberherrschaft 
zur  See  zu  erteilen«. 

Auch  in  der  Telegraphie  haben  sich  die 
Akkumulatoren  als  sehr  zufriedenstellend  er- 
wiesen, und  im  Haupttelegraphenamt  in 
Berlin  sind  seit  1888  Batterien  in  bedeuten- 
der Ausdehnung  in  Gebrauch. 

Von  neuem  kamen  wissenschaftliche 
Untersuchungen  den  praktischen  Arbeiten 
zu  Hilfe  und  eine  der  bemerkenswertesten 
ist  Professor  Ayrtons  Schrift  »Die  Arbeits- 
leistung der  Sekundärbatterien«,  welche  er 
bei  dem  Kongress  der  »Institution  of  Elec- 
trical  Engineers«  in  Edinburgh  vortrug.  In 
dieser  Schrift  waren  alle  die  V'orsichtsmass- 
regeln  aufgezählt,  wie  sie  damals  für  die 
Batterien  notwendig  waren,  um  ein  richtiges 
Arbeiten  zu  erzielen.  Sie  enthielt  soviel 
praktische  Winke,  dass  die  Vorschriften, 
welche  namentlich  ein  Laden  in  kleinen  Be- 
trägen anraten  und  davor  warnen,  Zellen 
auch  nur  lür  kurze  Zeit  in  ungeladenem  Zu- 
stande zu  lassen,  fast  allgemein  angenommen 
wurden. 

Bald  darauf  wurden  in  der  Herstellung 
der  Akkumulatoren,  namentlich  des  ver- 
besserten Plantd-Typus,  solche  Fortschritte 
gemacht,  dass  ihre  feste  Konstruktion  jene 
Vorsichtsmassregeln  überflüssig  machte,  und 
Professor  Ayrton  selbst  war  der  erste, 
welcher  diese  Thatsache,  ein  Ergebnis  lang- 
wieriger Untersuchungen.  anerk.anntc.  Für 
die  Wärter  von  Privatanlagen,  welche  be- 
deutend an  Zahl  zugenommen  haben,  hat 
David  Salomons  im  Jahre  1886  ein  prakti- 
sches Handbuch  veröffentlicht:  »Ueber  die 

Behandlung  von  Akkumulatoren«,  welches 
seither  viele  Auflagen  erlebt  und  .sich  als 
sehr  praktisch  erwiesen  hat. 

Eine  andere  wichtige  Anwendung  für 
Akkumulatoren  ist  das  clektrischeSchwei.ssen. 
Nach  dem  Verfahren  von  Bernardo  wird 


das  zu  schweissende  Stück  mit  dem  einen 
Pole  und  ein  Kohlenstift  mit  dem  anderen 
Pole  verbunden,  und  es  entsteht  auf  diese 
Weise  ein  Bogen.  Die  P'irnien  Lloyd  und 
Lloyd  in  Birmingham  führten  dieses  System 
in  ihren  Werken  ein. 

Seit  Beginn  des  Jahres  1894  sind 
Akkumulator-Batterien  zur  Aushilfe  für 
Zentralstationen  einige  Jahre  hindurch  ver- 
wendet worden,  um  ihre  Brauchbarkeit  zu 
rechtfertigen.  Sie  hatten  sich  als  ökonomisch 
ersviesen  und  einen  durchschnittlichen  Wir- 
kungsgrad von  ungefähr  8o“/j ergeben,  und  da 
Ihre  beständigen  Eigenschaften  sehr  günstig 
waren,  wagten  die  E'abrikanten,  in  längere 
Kontrakte  zu  massigen  Preisen  einzugehen. 

Zwei  interessante  und  ausgedehnte 
Strassenbahnen  mit  Akkumulatorenbetrieb, 
welche  nach  einer  neuen  Methode  arbeiten, 
sind  die  in  Paris  und  Hannover.  Auf  der 
Puteaux-Strecke  in  Paris  werden  die  Batterien, 
deren  Kapazität  für  einen  Tag  ausreicht, 
wahrend  des  Aufenthalts  an  der  letzten 
Station  geladen.  Die  Zeit  variiert  zwischen 
12  und  20  Minuten,  und  die  Ladung  erfolgt 
nicht,  wie  bisher  üblich  war,  bei  konstanter 
Stromstärke,  .sondern  bei  konstanter  Spannung. 
Nach  dieser  Methode  ist  es  möglich,  die 
Batterien  in  kurzer  Zeit  wieder  zu  laden. 
Dabei  werden  50*/,  der  ganzen  Ladung  in 
der  ersten  Stunde  abgegeben,  75  am 
Ende  der  zweiten  und  85  am  Ende  der 
dritten  Stunde;  die  angeblichen  Vorteile 
sind  schnelleres  Laden,  ein  Vermeiden  der 
Ueberladung  und  ein  selteneres  Abnutzen 
und  Reissen  der  Batterien. 

In  Hannover  wird  ein  gemischtes  System 
zum  Teil  mit  Stromzuleitung  und  zum  Teil 
mit  .Akkumulatoren-Batterieen  verwendet.  Fis 
wurde  im  Jahre  1S95  fertig  gestellt.  Dort 
wurde  zum  crstenm.ale  der  \’ersuch  gemacht, 
die  .Akkumulatoren  während  der  Fahrt  durch 
den  oberirdisch  zugeleitcten  Strom  zu  laden. 
Zu  Anfang  des  Jahres  t897  waren  ungefähr 
3,2  Meilen  mit  oberirdischer  Stromzuführung 
und  2,6  Meilen  mit  Akkumulatoren  in  Be- 
trieb. Die  Ladung  erfolgt  auf  Strecken  von 
0,4  bis  1,2  Meilen,  die  Fintladung  auf  einem 
Wege  von  0,7  bis  1,8  Meilen.  Da  aber  der 
Kontakt  an  allen  Stellen  des  zuführenden 
Drahtes  nicht  gleichmässig  ist,  erhält  der 
Wagen,  wenn  er  in  den  Schuppen  zurück- 
gekehrt ist,  noch  eine  Ergänzungsladung. 
Jeder  Wagen  führt  208  Zellen  mit  sich. 
Wenn  die  Batterie  vollständig  geladen  ist, 
werden  die  Zellen  zuerst  in  zwei  Hälften 
parallel  geschaltet  und  gleichzeitig  ein  Wider- 
stand eingefügt.  Dieser  Widerstand  wird 
dann  allmählich  verringert  und  die  beiden 


Digitized  by  Google 


9» 


KLEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRirr. 


Heft  4 


Hälften  schliesslich  hinter  einander  geschaltet. 
Die  finanziellen  Ergebnisse  sind,  nach  den 
offiziellen  Berichten  zu  urteilen,  günstig,  da 
hierbei  alle  Einzelheiten  in  Betracht  gezogen 
wurden,  und  die  Mehrko.sten  des  Akkumulator- 
betriebes im  Vergleich  zu  dem  Zuleitungs- 
system übersteigen  nicht  */,,  Pfennig  pro 
Meile. 

Die  Verbesserungen,  welche  möglich 
waren,  um  das  Maximum  der  Kapazität  und 
der  Entladungsmengen  in  einem  .Akkumulator 
zu  erhalten,  konnten  von  Anfang  an  in  drei 
Richtungen  gesondert  werden:  die  Typen, 

bei  denen  das  wirksame  Material  zur  Ver- 
grösserung  seines  Volumens  aufgestrichen 
wird,  die  Plante-Typen,  bei  denen  die 
Obeffläche  soweit  vergrössert  wird,  als  es 
überhaupt  mit  den  verfügbaren  mechani.schen 
Hilfsmitteln  nur  möglich  ist,  und  die  Typen, 
die  zum  Zwecke  einer  schnelleren  elektri- 
schen Bildung  mit  chemischen  Substanzen 
behandelt  werden. 

In  der  That  sehen  wir  aus  den  aufge- 
führten Formen  der  erstgenannten  Klasse, 
dass  das  Gewicht  des  wirksamen  Materials, 
bei  einer  entsprechenden  Abnahme  der 
Unterhaltungskosten,  bedeutend  zugenommen 
hat.  Da  aber  hierbei  die  mechanischen 
Arbeiten  in  Wegfall  kommen,  hat  man  die 
Uebelstände  dadurch  zu  beseitigen  gesucht, 
dass  man  die  Elektroden  in  poröse  oder 
durchbrochene  Umschläge  einhüllte. 

Wieder  wurde  die  Notwendigkeit  an- 
erkannt, das  Material  so  porös  wie  möglich 
zu  machen,  damit  der  Elektrolyt  freien  Ein- 
tritt in  die  Zwischenräume  der  Platten  haben 
kann.  Da  aber  solche  Materialien  natürlich 
sehr  schnell  zerbröckeln,  wurden  von  einigen 
Fabrikanten  bindende  Materialien  organi- 
schen oder  anorganischen  Ursprungs  dazu 
genommen.  Wie  weit  und  wie  lange  diese 
mechanischen  oder  chemischen  Hilfsrriittel 
ihren  Zweck  erfüllen  werden,  kann  nur  die 
Zeit  lehren. 

Ein  anderes,  oft  versuchtes  und  auch 
patentiertes  Mittel  bestand  darin,  dass  man 
aus  einer  Legierung  von  Blei  mit  anderen 
Metallen  diese  letzteren  beseitigte.  Aber 
mit  einer  bemerkenswerten  Ausnahme  ist 
dieses  Verfahren  aufgegeben  worden,  wahr- 
scheinlich wegen  der  schwierigen  Be- 
seitigung der  letzten  Spuren  des  fremden 
Bestandteiles,  denn  sein  Vorhandensein  ist 
für  das  gute  Arbeiten  der  Zelle  als  sehr 
nachteilig  befunden  worden. 

Was  die  Plant6-Akkumulatoren  anbe- 
trifft, so  gab  cs  zwei  Mittel,  eine  grössere 
Oberfläche  zu  erhalten.  Man  machte  ent- 


weder Platten  aus  Bleipartikelchen  in 
krystallinischem  Zustande  oder  man  ver- 
wendete einfach  gewöhnliches  metallisches 
Blei,  welches  in  Form  von  Bleistreifen  mit 
oder  ohne  zentrales  Gewebe  eine  grosse 
Oberfläche  bot.  Hierauf  wurden  die  Platten 
chemisch  behandelt,  und  zwar  entweder  so. 
dass  man  die  Elektrode  vorher  irgend  einer 
ätzenden  Flüssigkeit  ausselzte  oder  dass  man 
die  letztere  gleich  dem  Elektrolyte  bei- 
mischte. Einige  von  diesen  Prozessen  gaben 
sehr  gute  Resultate,  während  wieder  andere, 
nachdem  sie  einige  Jahre  hindurch  ausge- 
zeichnet gewirkt  haben,  aufgegeben  werden 
mussten. 

Eine  Zcitlang  hegte  man  grosse  Er- 
wartungen von  dem  »Waddel-Entz«- Akku- 
mulator, einer  Verbesserung  des  Lalande- 
Chaperon  Primärcouple,  mit  seiner  positiven 
Elektrode  aus  fein  zerteiltem,  stark  ge 
presstem  Kupfer  und  der  negativen  aus 
elektrisch  niedergeschlagenem  Zink  in  einer 
Lösung  von  kaustischer  Soda.  Solche 
Batterien  sind  augenscheinlich  mit  Erfolg 
benutzt  worden  zu  Strassenbahnen  und 
Unterseebooten,  da  ihr  Gewicht  geringer 
ist  als  das  der  Bleiakkumulatoren.  Es 
scheinen  sich  jedoch  unvorhergesehene 
Schwierigkeiten  eingestellt  zu  haben,  denn 
man  hört  jetzt  sehr  wenig  von  dieser  Kon- 
struktion. 

Wir  treffen  heutzutage  die  Akkumulator- 
Batterien  fast  in  jedem  Zweige  der  Industrie 
an,  in  welchem  auch  die  Elektrizität  ihre 
Anwendung  findet,  und  das  ist  wegen  der 
Vorteile,  die  sie  gewähren  und  die  auch 
anerkannt  und  gebührend  gewürdigt  worden 
sind,  leicht  erklärlich.  Tausende  von  elektii- 
schen  Lichtanlagen  und  hunderte  von 
elektrischen  Zentralstationen  zeugen  für  ihre 
Nützlichkeit,  ünd  in  der  Telegraphie,  Tele- 
phonie  und  bei  vielen  anderen  Einrichtungen 
sind  sie  eine  wertvolle  Aushilfe.  Die 
Akkumulatoren  verwirklichen  gewissermassen 
die  idealste  Form  eines  Zugmittels.  Die 
Einwände  hinsichtlich  des  Kostenpunktes, 
die  gegen  ihre  Verwendung  rieten,  Ein- 
wände, die  in  den  vergangenen  Jahren  nur 
zu  wohl  begründet  waren,  sind  allmählich 
niedei^eschlagen  worden,  dank  den  Ver- 
besserungen in  der  Herstellung  und  den 
Erfahrungen,  die  man  in  dieser  langen  Zeit 
gemacht  und  die  nun  ihrer  Behandlung  zu 
gute  kommen.  Solches  wird  durch  die 
neuesten  finanziellen  Resultate  in  Hannover 
bestätigt. 

Die  grosse  Zahl  von  elektrischen  Booten 
übertrifft  infolge  ihrer  leichten  Lenkbarkeit 
ihre  Nebenbuhler,  die  mit  Dampf  oder 
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Petroleum  angetrieben  werden,  und  die 
schwarzen  und  gelben  elektrisch  getriebenen 
Wägelchen  in  den  Strassen  Londons  ver* 
lieren  den  Reiz  der  Neuheit  immer  mehr 
von  Tag  zu  Tag  und  werden  in  kurzer  Zeit 
zu  den  gewöhnlichsten  Erscheinungen  ge- 
zählt werden. 

Wenn  in  der  Entwickclungsgeschichtc 


der  Akkumulator-Hatterien  auch  keine  plötz- 
liche überraschende  Umwälzung  eingetreten 
ist,  so  kann  doch  im  allgemeinen  ein  wesent- 
licher Fortschritt  nicht  geleugnet  werden. 
Die  Macht  der  Thatsachen  hat  ihre  Gegner 
zu  Anhängern  gemacht,  während  der  Strom 
der  öffentlichen  Meinung  stark  zu  ihren 
Gunsten  floss. 


REFERATE. 


lieber  das  elektrolytische  Verfahren  von 
H.  Becker  zur  Herstellang  glänzender  Metall- 
fiberzOge-  £.  Konco.  L'Iod.  ilcrtrochimiqae,  n. 
Ch«m.  Ztg.  Rep.  II.  2.  92. 

Das  Verfahren  gestattet,  Mctallplatten,  welche 
mit  einem  anderen  Metalle  überzogen  sind, 
lediglich  durch  Elektrolyse  herzustellen.  Um 
z.  B.  versilberte  Kupferbleche  zu  erhalten,  dient 
als  Kathode  eine  auf  beiden  Seiten  vcrsillierte 
und  hoch  |>olierte  Kupferplatte,  der  durch  Reihen 
mit  trockner  Schwefelhlume  eine  schone  gold- 
gelbe Farbe  erteilt  worden  ist.  In  einen 
isolierenden  Rahmen  gefasst,  welcher  den  Nieder- 
schlag von  Metall  am  Rande  verhindert,  wird 
sie  während  einer  sich  nach  der  Menge  des 
nicderzuschlagendcn  Mctalies  und  der  Stärke 
des  verwendeten  Stromes  richtenden  Zeit  in 
einem  Silberbade  der  Elektralj-sc  ausgesetzt. 
Nachdem  sie  dann  rasch  in  ein  Bad,  welches 
auf  1000  ’F.  \Vas.ser  '/»  T.  Salpetersäure  enthalt, 
getaucht  ist,  wird  sie  noch  feucht  zwischen 
Kiipferanoden  in  ein  Kupterbad  gehängt.  Hält 
man  die  Dichte  des  dieses  durchfliessenden 
Stromes  auf  der  richtigen  Höhe  und  sorgt  für 
entsprechende  Bewegung  des  KleklroKten,  .so 
erhalt  man  ganz  gleichmässig  versilberte  Kupfer- 
bleche von  hohem  ( ilanzc,  welche  von  der  Kathode 
abgenommen  und  in  derselben  Weise  wie  durch 
Auswalzen  erhaltene  bearbeitet  werden  können. 
Ihre  Herstellungskosten  betragen  etwa  2,40  Mk., 
während  sich  ihr  Verkaufswerl  auf  6,40  bis 
9, 60  Mk.  pro  1 kg  stellt.  Sie  lassen  sich  zu 
den  verschiedensten  Gegenständen  verwenden. 
Das  Verfahren  ist  für  alle  Metalle  brauchbar, 
welche  sich  in  zusammenhängender  Schicht 
niederschiagen.  Man  kann  so  (U'genstände  der 
verschiedensten  .\rt  erhalten,  die  eine  .so  schone 
Politur,  wie  sie  das  Silber  annimmi,  besitzen. 


Meaer  elektrolytischer  Alkall-Prozess.  (KraU 

und  Licht.  1900.  IO.  115.) 

Kürzlich  wurde  eine  Demonstration  mit  dem 
H argreavaS' Bi rd’schcn  elektrolytischen  Alkali- 
Proze.ss  indem  provisorischen  Werke  der  (leneral 
Kleclroljlic  Patent  Comp.any,  Limited,  in  Farn- 
worlh  bei  Widnes  vorgenommen.  Die  benutzte 
elckirolytiscsc  Zelle  ist  sehr  einfach.  Die  beiden 
Seitenwände  von  je  10  Fuss  X 5 Kuss  werden 


durch  die  kombinierten  Diaphragmas  und  Kathoden 
gebildet.  In  dem  engen  Raum  zwischen  diesen 
Seitenwänden  sind  die  Kohlenanoden  plaziert. 
Die  Anoden-  und  Kathodenflächen  werden  so 
geschlossen  in  Betrieb  gesetzt.  Da.s  Natrium- 
Produkt  wird  durch  die  Wirkung  des  elektrischen 
Stroms  ZU  der  ausgesetzlen  Oberfläche  der 
Kathoden  gebracht,  wo  es,  einer  Atmosphäre 
von  Kohlensäure  und  feuchtem  Dampf  begegnend, 
sofort  aufgelöst  und  zurückgedrängt  wird.  Da- 
her ist  durch  Abfluss  von  der  hundert  Quadrat- 
fuss  Kathodeno l>erfläche  ein  beständiger  Strom 
einer  starken  Lfjsung  von  kohlensaurem  Natron 
vorhanden,  während  d.is  von  den  Anoden  aus- 
gehende Chlor  unverdünnt  zur  Benutzung  in  der 
Bleichpulvcr-  oder  C’tiloratfabrik  abgeleitet  wird. 
So  werden  Natron  und  Chlor  durch  direkte  Zer- 
setzung %'on  gewöhnlichem  Salz  ohne  Einführung 
eines  anderen  Bestandteils  und  ohne  Produktion 
eines  unnützen  M.ilerial.s  erzeugt.  Ausgedehnte 
Werke  w'erden  in  Middlewich,  Cheshire,  gebaut, 
wo  ein  grosses  'Ferrain  erw'orben  wurde,  welches 
unterwärts  ein  wertvolles  Salzlager  hat.  Hier  ist 
ein  Kohlenschacht  in  gros.scr  Nähe.  In  den 
Werken  werden  250  Zellen  eingerichtet,  von 
denen  jede  37  t Sodaasche  und  68  t Bleichpulver 
jährlich  erzeugen  kann,  und  welche  37  pCt.  nutz- 
baren Chlor,  eine  Gesamtleistung  von  tiber  9000  t 
.\sche  und  über  16000  t Bleicherde  enthalten. 


Die  elektpolytlsehe  Metallfällung  unter  An- 
wendung* von  Elektroden  aus  Piatlndraht- 
gewebe.  (Die  Elektrizität.  00.  3.  66). 

Bei  der  <|Uantilativcn  Bestimmung  der  Metalle 
aui  elektrolytischem  Wege  verwemlet  man  all- 
gemein Kathoden  aus  kegelförmig  oder  cylindrisch 
gebogenem  Platinblech,  auf  welche  man  unter 
Einhaltung  geeigneter  Siromtlichic  das  Metall 
aus  seiner  Losung  niederschlägt.  Als  .\node 
dient  ein  .spiralförmiger  dicker  Platindraht,  der 
im  Centrum  des  Kathodenkegels  oder  -Zylinders 
steht.  Clemens  Winkler  machte  in  den  *Ber. 
d.  deutschen  chemischen  Gesellschaft«  darauf 
aufmerksam,  dass  bei  dieser  .\nordnimg  die 
Stromdirhte  an  der  inneren  Metallfläche  grosser 
ist  als  an  der  äusseren,  und  dass  dementsprechend 
sich  auch  der  Metallüberzug  überwiegend  an  sie 
absetzt.  .Alle  Vorschläge,  wie  Durchlochung  der 
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Kathode  und  gabeligc  (iostaltung  der  Anode 
vermochten  dem  Uebelstande  nicht  zxi  steuern 
oder  ergaben  kein  festes  Haften  des  Metall- 
nicderschlages.  Es  wurde  nun  beobachtet,  dass, 
wenn  man  das  Metall  nicht  auf  der  breitver- 
laiifcndcn  Fläche  eines  Platinbleches,  sondern 
auf  Plaiindraht  niederschlagt,  das  Metall  den 
Draht  in  einer  in  sich  geschlossenen  Schicht 
umhüllt.  Ks  bildet  sich  gleichsam  eine  Rohre, 
deren  Wandung  man  durch  die  fortdauernde 
Wirkung  des  Stromes  fast  beliebig  verstärken 
kann.  Die  Aljlagening  vollzieht  sich  mit  grösster 
(»leichmässigkeit  rings  um  den  Kathodendraht, 
und  es  zeigt  sich  selbst  l)ei  minder  kompakten 
Metallniedcrschlagen  nicht  die  mindeste  Neigung 
zum  Abblättern.  Infolgedessen  wird  die  Kathoden- 
ol>eiiläche  nicht  allein  weit  besser  ausgenutzt, 
sondern  man  kann  auch  mit  ungleich  grosserer 
Siromdichtc  und  deshalb  weit  schneller  arbeiten, 
als  mit  einer  konischen»  zylindrischen  oder  auch 
schalenförmigen  Elektrode.  Da  ein  Platindraht 
nur  geringe  Ol>erfläche  darbietet,  so  ist  bei 
Melallfällungcn  die  Anwendung  desselben  in  ge- 
streckter Form  ausgeschlossen.  Dagegen  wird 
der  Zweck  in  überraschend  vor/Uglicher  Weise 
erreicht,  wenn  man  den  Draht  in  Gestalt  eines 
Gewebes  verwendet.  Besonders  bemerkenswert 
is  die  bedeutende  Abkürzung  der  Ausfällung, 
die  im  vierten  'Feil  der  sonst  üblichen  Zeit  statt- 
findet.  Nicht  unwichtig  ist,  dass  man  auf  diese 
Weise  die  Fällung  des  Kupfers  auch  aus  schwefel- 
saurer Losung  vornehmen  konnte,  sodass  sich 
bei  einiger  Behendigkeit  der  Niederschlag  mit 
Stroinunterbrechiing  auswaschen  licss. 

Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft 
von  Stromsammlern.  (Zeiieckr.  f,  Kletiio'.  35. 
454  ) 

Der  Zweck  eines  .Apparates  von  R.  Hop- 
felt in  Berlin  ist  die  Zeit  des  Abfalles  der 
elektromotorischen  Kraft  am  Ende  der  Ent- 
ladung, sowie  die  Zeit  des  Anwachsens  der- 
selben am  Ende  der  Ladung  ohne  Rücksicht 
auf  die  jeweilige  Stromstärke  dadurch  zu  be- 
stimmen, dass  bei  der  Messung  die  das  Instrument 
durchlaufenden  Strome  in  solcher  Weise  auf 
die  Nadel  einwirken,  dass  der  Einfluss  der 
Stromstärke  auf  die  Klemmenspannung  eliminiert 
wird 


Ist  e«  diejenige  elektromotorische  Kraft,  welche 
ein  Sekundärelement  haben  wüide,  wenn  es  im 
gleichen  i.idungszuslandj  längere  Zeit  hindurch 
weder  Strom  em]>fangen  noch  abgegeben  halte, 
w der  innere  Widerstand  und  p die  Polarisation, 
so  ergiebt  .sich  die  Klemmenspannung  k aus  der 
Gleichung 

k = Co  + i w + p, 

worin  i und  p als  positiv  gelten,  wenn  i die 
Richtung  des  Ladestromes  besitzt.  Setzt  man 
fernerp  5=  i-f (t)worinf  (t)  irgend  cineFunklion  der 
Zeit  bedeutet,  welche  sich  zwar  unmittelbar  nach 
einer  Aenderung  der  Stromstäike  schnell  ändert, 
jedoch  jedesmal  nach  wenigen  Sekunden  wieder 


sehr  nahe  densclbc  konstanten  Wert  Cp  annimmt, 
so  gilt  mit  Ausnahme  sehr  kurzer  Zeilen  un- 
mittelbar nach  der  Stroniändcrung  die  Gleichung: 
k = e*-f  i(wf-Cp) 
eo  = k — it^w-l-Cp). 

Nach  dieser  Gleichung  lässt  sich  die  Grösse 
e«  durch  die  folgende  Einrichtung  jederzeit  er- 
mitteln (Fig.  37  u.  38).  Ml  und  M|  sind  die 
Magnetpole  eines  Wesion- Voltmeters  ; die  Spule 
desselben  besitzt  eine  doppelte  Wickelung  Si  und 
S*.  Die  Batterie  ist  mit  B bezeichnet  und  D ist 
die  Dynamoniasc*  ine,  von  welcher  die  Batterie 
geladen  wird,  oder  der  Motor,  welchen  die 
Batterie  treibt.  Wi  ist  ein  kleiner,  in  die  Haupt- 
leitung eingefügter  Widerstand,  von  dessen  Enden 
die  zur  Sj>ule  Si  führenden  Drähte  abgezweigl 
sind,  während  W>  einen  grossen,  S|  vorgeschalteten 
Widerstand  bedeutet. 
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Wi  wird  so  bemessen,  dass  der  Zeiger  Z 
beim  Durchgang  beliebiger  Strome  durch  den 
Stromkreis  H Wi  D B die  einer  Spannung  von 
ca.  2 V pro  Element  ents]>rechende  Stellung 
nach  jeder  Stromänderting  sehr  schnell  immer 
wieder  einnimmt  Nach  Versuchen  kommt  die 
Nadel  stets  nach  ca.  2 Secunden  zur  Ruhe. 

Gegen  Schluss  der  Entladung  nimmt  jedoch 
Cp  schnell  einen  relativ  grossen  Wert  an,  ebenso 
addiert  sich  am  Schluss  der  I.adung,  wenn  Gase 
sich  entwickeln,  zu  der  gewöhnlichen  Polarisation 
die  Gaspolarisation,  so  dass  der  Zeiger  zu  dieser 
Zeit  schnell  zu  fallen,  bezw.  zu  steigen  beginnt. 
Besonders  auffallend  ist  der  Anstieg  bei  der 
Ladung.  Derselbe  beträgt,  gleichgiltig,  ob  die 
Stromstärke  die  dreifache  oder  nur  ein  Zehnte) 
des  gebräiirhlichcn  1 .adestromes  ist,  ungefiihr 
0,5  V,  und  zwar  wird  dieser  Betrag  in  wenigen 
Minuten  erreicht,  so  dass  der  Augenblick  der 
vollständigen  Ladung  sehr  scharf  beobachtet 
werden  kann. 

Die  beschriebene  Einrichtung  besteht  dem- 
nach in  der  Verwendung  eines  nach  Art  der 
Differentialgalvanometer  mit  dopi>eltcin  Strom* 
kreise  gebauten  Instrumentes,  dessen  eine  Spule 
wie  die  Spule  eines  Voltmeters  unter  Ver- 
wendung eines  entsprechenden  Vorschalt widci* 
Standes  direkt  mit  den  Kndpolklemmen  der 
Batterie  verbunden  wird,  während  die  andere 
Spule  (wie  zur  Messung  der  Stromstärke)  parallel 
zu  einem  Widerstande  im  Hauplstromkreis  ge- 
schaltet ist.  Die  letztere  Spule  muss  so  an  den 


betreffenden  Widerstand  angeschlosscn  sein,  dass 
sie  in  gleichem  Sinne  vom  Strom  durchflossen 
wird  wie  die  andere,  sobald  ein  Entladcstrom 
die  Hauptstromleiiung  durchflies-st  Der  Einfluss 
beider  Spulen  auf  den  Zeiger  summiert  sich  in 
diesem  Ealle.  Es  ist  dies  erforderlich,  da  die 
Klemmenspannung  hier  kleiner  ist  als  die  elektro- 
motorische Kraft. 

l>urchläufi  bei  derselben  Schaltung  die 
Hauptstromleitung  ein  Ladestrom,  .so  ist  die 
Stromrichtung  in  den  Spulen  die  entgegengesetzte, 
und  der  Einfluss  der  mit  den  Klemmen  der 
Batterie  verbundenen  Spule  auf  den  Zeiger  wird 
durch  denjenigen  der  zweiten  geschwächt.  Es 
ist  dies  erforderlich,  da  die  Klemmspannung  in 
diesem  Falle  grösser  ist  als  die  zu  messende 
elektromotorische  Kraft. 

Bei  Anwendung  dieser  Messmethode  zeigt 
der  Zeiger  durch  plötzliches  Steigen  oder  Fallen 
die  Vollendung  der  I^adung  oder  Entladung  der 
Batterie  an,  während  er  in  der  übrigen  Zeit  ohne 
Rücksicht  auf  den  Strom  im  Hauptsiromkrcis 
eine  nahezu  glcichblcibende  Stellung  innehält 

Obzwar  die  Polarisation  der  Elemente  etwa 
zwei  Sekunden,  nachdem  der  Ladestrom  sich 
geändert  hat,  ihren  konstanten  Wert  wieder  er- 
reicht, so  erschwert  doch  dieser  Umstand  die 
Benützung  des  beschriebenen  Instrumentes  zur 
Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft. 
Diesem  Uebelstande  abzuhelfen,  ist  Hopfelt 
dadurch  gelungen,  dass  er  den  Widerstand  Wi, 
welchem  parallel  die  Stromspulc  geschaltet  ist, 


F‘g-  39 


durch  eine  Hilfs-Akkumulatorenbatterie  ersetzt 
(D.  R.  P.  99359).  In  Fig,  39  ist  diese  Neuerung 
dargcstellt,  und  die  Fig.  40  giebt  diese  Neuerung 
als  Wheatstone’sche  Brücke  schematisch  wieder. 

Wenn  man  die  Schaltung  als  eine  Wheat- 
stone'sche  Brücke  betrachtet,  so  erreicht  man 
durch  Einführung  der  zweiten  Batterie  B»  in  den 
Stromkreis  b,  dass  sich  bei  jeder  schnellen 
Aenderung  des  Ladestromes  ebenfalls  die 
Polarisation  der  Batterie  Bs  ändert,  so  dass  das 

Verhältniss  = — nicht  gestört  wird,  also 

die  falschen  Angaben  infolge  der  kurzen 
Polarisaiionsverändeningen  vermieden  sind. 

Damit  der  Widerstand  der  Zusatzbatlerie 
während  der  Zeit  der  Ladung  bei  gleichem 


Stromdurchgang  annähernd  konstant  bleibt,  ist 
cs  erforderlich,  bei  der  F.ntladung  der  Haupi- 
batterie  die  Zusatzbatlerie  abzuschalten.  Würde 
man  die  Hilfsbatteric  mit  entladen,  so  würde 
nachher  bei  der  späteren  Ladung  die  Polarisation 
in  beiden  Batterien  gleichmässig  ansteigen  und 

das  Verhältnis  ^ während  der  ganzen 

Zeit  der  Ladung  konstant  bleiben,  so  dass  man 
kein  Messrcsullat  erzielen  würde.  Schaltet  man 
dagegen  die  Hilfsbatteric  bei  der  Entladung  der 
Hauptbatteric  ab,  so  dass  die  erstcre  stets  bis 
zur  vollen  Gasentwicklung  geladen  bleibt,  so 
bleibt  die  Polarisation  dieser  Batterie  mit  Aus- 
nahme der  kurzen  Zeiten,  in  welchen  sich  der 
Ladestrom  verändert,  konstant.  Verändert  sich 
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nun  a bei  konstantem  b,  so  tritt  in  der  mi’tleren 
Brücke  x eine  veränderte  Stromstärke  auf,  welche 
den  Ladezustand  erkennen  lässt. 

Bei  der  Schaltung  I'ig.  37  kann  man  auch 
noch  auf  die  Schwierigkeit  stossen,  dass  die 
Stromstärke,  welche  durch  die  Stromspule  x 
fliesst,  entsprechend  den  Stromstärken  im  Haupt- 
stromkreise, am  Anfang  der  Ladung  das  Zehn- 
fache von  der  am  Ende  der  Ladung  auftretenden 


Fig.  40. 


Stromsi.ärke  beträgt,  wenn  man  z.  B.  wie  bei 
Strassenbahnbaltericn  die  Ladung'mit  konstanter 
S|>annung  vomimmt. 

In  einem  solchen  Falle  muss  man  nun 
auch  zu  der  obigen  Hilfsbatterie  seine  Zuflucht 
nehmen;  man  thut  aber  gut,  wenn  man  die 
Schaltung  Fig.  37  und  Fig.  39  verbindet  und  vor 


oder  hinter  die  Hilfsbatterie  noch  einen  kleinen 
Widerstand  mit  einschallet.  Man  erreicht  dann, 
wenn  auch  der  Ladestrom  der  Hauptbatterie 
stark  ansleigl,  doch  nur  eine  geringe,  aber  ge- 
nügende Zunahme  der  Spannungsdifferenz  an  den 
Klemmen  der  Stromspule  und  damit  auch  nur 
ein  geringes  .Anwachsen  des  durchfliessenden 
Stromes. 

Nimmt  man  z.  B.  als  Hilfsbatterie  eine  Zelle, 
ist  ferner  der  vorgeschaltete  Widerstand  0,01  Ohm, 
die  Ladespannung  2.5  V pro  Zelle,  und  am 
Anfang  der  Ladung  der  Ladestrom  100  A,  so 
beträgt  die  S]>annungsdifferenz  zwischen  den  End- 
punkten der  Stromspule  3 5 V.  Wenn  nun 
am  Ende  der  Ladung  ein  Strom  von  nur  10  .A 
durch  die  Hauptleitung  fliesst,  würde  die 
Spannungsdifferenz  dementsprechend  2,6  V sein. 
Wenn  dagegen  die  Hilfsbatterie  fehlen  würde, 
wurden  die  Spannungsdiflerenzen  zwischen  Anfang 
und  Ende  der  Ladung  von  i V zu  0.1  V schwanken, 
woraus  man  den  Vorteil  dieser  Hilfsbatterie  mit 
Leichtigkeit  erkennen  kann. 

Bei  Anwendung  dieser  Neuerung  zeigt  der 
Zeiger  durch  plötzliches  Steigen  die  Vollendung 
der  Ladung,  indem  durch  die  BrUckenspule  x 
der  Strom  schnell  abfallt,  wenn  die  Polarisations- 
spannung der  Batterie  Bi  einen  der  Polarisations- 
spannung der  Batterie  Bi  proportionalen  Wert 
erreicht  hat,  oder  mit  anderen  Worten,  wenn 
die  Batterie  B|  ebenfalls  stark  (las  entwickelt. 
Durch  diese  Bewegung  des  Zeigers  wird  der 
Zustand  in  Batterie  Bi  erkannt  und  zwar  bei 
völliger  Ladung  als  auch  während  der  Ladung. 


PATENT-BESPRECHUNGEN 

Sammlerelektrode  mit  n&ehgleblgem  Metall-  Elektrode  fQr  Stromaammler.  — H.  Mildner 
rahmen«  — Fräalein  Wilheltnine  Graebcr  io  und  O.  Pieschel  >a  Iw^btaa  bei  Diredeo.  — 
B«iel.  — D.  R.  P.  107513.  D*  R-  P*  *o75*4* 


l>er  Kähmen  « umj^ebt  dcu  Bleirahmen  r,  in 
welchen  die  wirksame  Mau«  ^eingetragen  wird.  Gegen 
diese  legt  sich  die  bewegliche  I/cisic  4,  welche  dnreh 
die  im  Gehäuse  / cingeschlossencn  Spiralfedern  g gegen 
die  wirksame  Masse  d gedrückt  wird.  Die  Gehfiuse  f 
sind  zur  besseren  Abdichtung  mit  Fett  gefüllt. 


Fig.  42. 


Eine  feosierartig  dnrchbrocliene  AlominiompUtte  « 
ist  an  den  nicht  von  wirksamer  Masse  bedeckten  Stellen 
mit  einer  Blcihülle  c versehen.  Die  R&nder  h der 
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Alaminiumplatte  ragen  in  die  Masaeblöcke  d hinein 
Dod  verhindern  ein  HeraiufBllen  derselben. 


Montierung  von  Thermoelementen  for  Mess- 

ZWeckea  — Harlniann  & Brnun  in  Frankfurt 
a.  aM.  • Bockenheim.  — D.  K.  F.  107515  (Zosau 
sum  Fateme  106234). 

Das  darch  Patent  106234  geschütsle,  aus  mehreren 
'leitstücken  bestehende  and  durch  einen  Widerstands* 
fihif'CD  Stab  zutammen^ehaltene  Schousitick  ist  zur 
Aufnahme  einer  grosseren  Anzahl  von  Thermoelemente» 
mit  einer  dieser  Antahl  entsprechenden  Menj^e  von 
Kanälen  versehen. 

Verfahren  zur  Gewinnung  von  Platin  aus 
seinen  Erzen  auf  elektrolytischem  Wege. 
— Feodor  Zürn  in  Berlin.  — D.  R.  P.  107525. 

Die  Erze  werden  alt  Elektroden  in  einem  aas 
einer  Lösung  von  kohlcnsaurcm  oder  karbaininsaarcm 
Ammoniak  besiehendcn  Bade  der  Einwirkung  eines 
NYechsetsiromes  onterworfen.  Das  raetnllische  FMatln 
wird  hierdurch  in  verschiedene  lösliche  und  ualbsliche 
kohiensaure  Saite  übergefdhrt,  die  alsdann  in  Platin* 
schwamm  verwandelt  oder  sonst  in  beliebiger  Weise 
weiter  verarbeitet  werden  kounen. 


TrogfOrmlger  Hassetrflger  fOr  Sammlorelek- 

troden.  — V.  <l.  Poppenburg's  ICIemente  und 
Accumnlatoren,  Wilde  & Co.  In  llamburj»,  — 
D.  R.  P.  107725. 


A 


43. 


Die  wirksame  Masse  Hegt  in  Mctallirögco,  die 
behufs  besserer  Stromabführnng  mit  (JaerwSnden  i 
versehen  sind.  Am  Roden  jedes  Troges  ist  zar  Ver* 
Steifung  desselben  eine  l.ängsrippe  a angebracht.  .Mit 
dieser  liegt  jeder  Trog  auf  dem  unter  ihm  stehenden 
auf.  Hierdurch  ist  zwischen  den  einzelnen  'l'rbgen  ein 
genügender  Zwischenraam  für  den  Zutritt  des  Fllcktro* 
lyten  zur  wirksamen  Masse  getchafTen. 


Sammlerelektroden  aus  Elsen.  Accumulatoren- 
werke System  PoUak  in  Frankfurt  a.  M.  — ■ 
D.  R.  P.  107727. 

Die  positive  und  die  negative  Elektroile  werden 
durch  Pressen  von  feuchtem  Eisenpulver  oder  von 
EisenverhiDdoogen  in  Formen  oder  auf  Kernen  her- 
gestellt,  Bod.'inn  ausgeglUht  und  schliesslich  formiert, 
liai  Eiscnpulver  oder  die  Faisenverbindungen  können 
mit  Salpetersäure  oder  andern  Oxydationsmitteln  an- 
gefeuchtet  werden. 


Verfahren  zum  Gerben  unter  Benutzung  etek« 
trisehen  Gleichstromes.  H.  Zerener  in 
Berlin.  ~ D.  R.  P.  107866. 

Die  .Stromrichtung  des  zum  Gerben  von  Häuten 
bcontzten  elektrischen  Gleichstromes  wird  entsprechend 
dem  wachsenden  Widerstand  periodisch  umgekehrt. 
Der  Strom  ist  stets  senkrecht  auf  die  Flüchen  der  aus* 
gespannten  Häute  gerichtet.  Die  Umkehr  der  Strom- 
richtang  erfolgt  höchstens  vier  Mal  in  der  Minoie. 
Durch  diese  Massnahme  soll  die  Zersetzung  der  Gerb- 
säure in  Gallaasäure,  welche  bei  der  Henolrung  von 
Gleichströmen  eloiritt,  vermieden  werden. 


Gasabzugselnrlchtung  fOr  elektrolytische 
Apparate  mit  wesentlleh  horizontal  an- 
geordneten Elektroden  ^ Willy  Hein  io 
Berlin.  — D.  R.  P.  107917. 


Die  Einrichtung  des  elektrolytischen  Apparates 
beruht  auf  übereinsiimnicnder  Grundlage  mit  dem  in 
Patent  84547  bescbncbcDcn  .Apparat.  Sic  zeigt  das 
neue  Merkmal,  dass  eine  störungsfreie  Ableitung  sich 
entwickelnder  Gase  von  jeder  im  Zellenunierteil  bc- 
hndlicben  Elektrode  bewerkstelligt  wird,  indem  man 
die  F^lektroden  durch  einen  schräg  liegenden  Rahmen 
überdeckt,  welcher  mit  einem  osmotisch  durchlässigen 
Material,  wie  Asbest,  Petgameoipapier  u.  s.  w.  belegt 
wird.  Dieser  Rahmen  ist  so  gestaltet,  dass  die  sich 
eutwickeloücn  Gase  völlig  von  dem  die  elektrischen 
Stromlinien  eDthaUenden  Zellcnraum  abgeschlossen  sind, 
wühtend  der  Gang  dieser  Stromliaieo  durch  die  Flin- 
schaltung  des  Rahmens  uobeeintlussi  bleibt  und  die 
Flüssigkeit  einen  mechanisch  uugehindetten  Vetkehr 
zwischen  dem  Raum  unterhalb  des  Rahmens  und  dem- 
jenigen oberhalb  desselben  hat.  ln  der  Zeichnung  sind 
PP  (he  oberen,  aus  Kohle  bestehenden  Elektroden,  die 
in  die  obere  Schicht  des  Elektrolyten  im  Einsatz  D 
eiotauchco. 

Der  untere  Rand  von  D bildet  die  obere  Bc- 
gren/ung  der  .Miitelscliichlzone,  wtlche  den  grössten 
Teil  der  eigentlichen  elektrolytischen  Zelle  eio- 
nimmi.  Von  dem  Behälter  A*  ist  die,  die  untere 
Elektrode  4V  entholtcodc  Kammer  A^  durch  den  os- 
motischen Rahwen  /C  abgesondert.  Die  aus  irgend 
welchem  geeigneten  Material  hergestellte  Menbraii  r 
bewirkt  durch  die  schräge  l'nterflächc  die  Ablenkung 
der  von  unterhalb  entwickeilcn  Gase  nach  dem  Ab- 
rngsschlot  Ft  wo  dieselben  bei  / abgeiaugl  werden. 
Die  Ausschnitte  r‘  am  Kabmen  E ermöglichen  den 
FlUssigkeitsverkehr  zwischen  der  MitteUchichtkammer 
A^  und  der  gedockten  Kammer  A*. 

Der  mittelst  des  Apparates  durchgefUhrte  Betrieb 
während  des  Kttomdurchgaoges  erfolgt  unter  .Aufrecht- 
erhaltung  der  Schichtenbildung  derart,  dass  die  zu 
zersetzende  Elekirolytflüssigkcit  behufs  kontinuierlicher 
Ergänzung  des  Bades  in  der  Miitelschichtkammer  A^ 
eingeftihrt  wird,  während  die  Ableitung  der  Produkte 
einesteils  an  dem  Rodenauslass  ^ unterhalb  der  tmteren 
Elektrode  A'  bezw,  von  der  Kammer  /#*  aus  und 
anderenteils  durch  die  (Gas-)  Ableitung  4 und  4^ 
welche  in  die  Umgebung  der  oberen  Elektroden  PP 
eiogesenkt  ist,  siatihndet. 


Trockenelement  mit  Elsenchlorld  als  Depola« 
rlsator-  — Anton  Wilzcl  in  Wiesbaden.  — 
I>.  R.  P.  108153. 

Die  Kohleneleklrode  ist  mit  einem  Gemisch  von 
Kohle  und  Braunstein,  das  mit  Eisenchlorid  getränkt 
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uod  mit  einer  darchlutigen  HUlle,  t.  B-  einem  Gewebe 
eingeschtoftsen  ist,  umgeben.  Die  positive  Elektrode 
aus  Zinn,  Eisen  oder  Zink  wird,  damit  das  Eisenchlorid 
bei  oflfencm  Stromkreise  nicht  auf  diese  einwtrkl,  durch 
eine  als  l>iaphragina  dienende  Gypaschicht  von  der 
negativen  Elektrode  getrennt. 


Verfahren  zur  Herstellung  vonErdglQhkörpern 
mit  Hilfe  der  Elektrolyse.  — kudoif  Lang- 
hans  in  Berlin.  — 1).  K.  F.  108296. 


Zar  Herstellung  von  Erdglühkörpern  auf  clektro- 
lytischem  Wege  wird  die  Bildung  des  ErdUberxuges 
auf  der  Anode  in  Form  eines  organischsanren  Erdsalres 
bewirkt.  Man  verwendet  beispielsweise  als  Elektrolyt 
eine  wässerige  I..ö>ung  von  'l'horiomainmoniumoxaUt 
und  taucht  die  Flatinanode  möglichst  zentral  zu  einer 
zylindrischen  Kathode  von  bedeutend  grösserer  FUlche 
ein.  Die  Anode  Überwindet  sich  beim  Dorcfaleiten  des 
elektrischen  Stromes  mit  dem  genanoien  Ueberzug,  der 
entweder  direkt  oder  nach  Behandeln  mit  .Salpetersäure 
darch  Glühen  io  das  Osyd  Uhergeführt  wird. 


ALLGEMEINES. 


Die  Verzinkung  auf  kaltem,  elektro* 
lytischem  Wege.  Das  königlich  nngarische  Staats* 
Walzwerk  in  Zolyom>ßrczo  hat  die  kostspielige  und 
wenig  zweckdienliche  Feuerverzinkung,  die  es  für  Rohre 
lange  Zeit  angewendet  hat,  aufgegeben  und  sich  auf 
Verzinkung  auf  kaltem,  elcktrolytisi-hem  Wege  unter 
Anwendung  von  Aluminium  eingerichtet.  Die  Anlage 
arbeitet  vorläufig  mit  1000  Am(>ere  Stromstärke  und 
werden  in  drei  Behähcrn  Rohre  in  N'ormaliäogen  bis 
5 m von  bis  Bleche,  Schrauben  und  Kleinzeug 
aufs  Schönste  und  'radellosesie  verzinkt.  Bei  der  Ein^ 
richtung  wurden  die  neuesten  Erfahrungen  auf  dem 
Gebiete  der  Elektrotechnik  und  Elektrochemie  verwertet 
und  dadurch  eine  sehenswerte  Anlage  geschafTen.  Bei 
Uebergabe  der  Anlage  von  Seite  der  Firma  Faul 
Kollerich  und  Söhne  in  Budapest  waren  bereits  Uber 
2000  Stück  Rohre  verschiedener  Dimensionen  innen 
und  aussen  tadellos  verzinkt  worden,  ohne  dass  die 
Anoden  merklich  dilnner  geworden  wären.  Wer  den 
riesigen  Verbrauch  an  Zink  bei  Verzinkung  eines 
gleichen  Quantums  auf  heissem  Wege  kennt,  wird  mit 
Recht  von  diesem  Ergebnis  übcrr:tscht  sein. 

Elektrolytisch  gewonnene  Doppelbleehe. 

Während  das  elektrolytisch  aus  Bädern  niedergcschLagene 
Metall,  namentlich  Kupfer,  zwar  sehr  rein,  aber  auch 
sehr  brüchig  ist  und  erst  durch  Umschroelzen  oder 


Walzen  Zähigkeit  gewinnt,  lässt  sich  bei  geeigneten 
Bedtogungeu  ein  ohne  weiteret  bearbeitetes  Sletall  er> 
halten,  und  man  kann  sogar  das  ausgetchiedeoe  Blech 
mit  einem  anderen  Metall  überziehen,  was  s.  B.  ver« 
silberte  Kupferbleche  ungemein  billig  herzustcUen  er* 
laubt.  Nach  einer  Notiz  in  den  »Mitteilungen  des 
Verein  deutscher  Kupferschmiedcc  schlägt  li.  Becker 
auf  einer  mit  Schwefelbtumen  bis  zur  Goldfarbe  ein* 
geriebenen  hochpolierten  versilberten  Kupfeiydstte  zu* 
nächst  eine  dUnne  Silberschicht  nieder,  spült  io  ganz 
verdünnter  Salpetersäure  and  bängt  die  FUite  mit  der 
Siiberschicbt  io  ein  Kupferbad.  Bei  richtiger  Strom- 
dichte  und  genügender  Itcwcgung  der  Lösung  erhält 
man  ein  versilbertes,  geschmeidiges  Knpferblech,  welches 
mit  der  Hochgiaotseite  nufüegt  und  leicht  abgenommen 
werden  kann.  Becker  behauptet,  d.'iss  sein  V'erfahren 
auch  für  andere  Metalle  brauchber  ist. 


Fallmasse  fOr  Trockenelemente.  Eine  von 
B.  Fischer  (laut  Breslauer  Laboratorium-Bericht)  unter- 
suchte und  berechnete  Füllmasse,  die  sich  für  KlingeU 
batterien  bewährt,  hatte  nach  dem  »Bayer.  Ind.>  und 
Gewerbebl.c  folgende  prozentige  Zusammensetzung: 
Calcinmchlorld  kryst.  CaCly-F^HfO  30  pCt.,  Calcinro* 
Chlorid  granuliert  30  pCt.,  Ammoniumsulfat  1 5 pCt., 
Zinksuifat  kryst.,  zu  S(>4-(-7Hs(>  25  pCt. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  - ÜBERSICHT. 


Herrn.  Dr.  phll.  Walter.  Dozent  der  Chemie  am 
Technikum  Aiienburg.  RepetltoHum  der  Chemie 
fflr  Techniker.  Mit  eingedruckten  Abbildungen. 
Verlag  von  Friedrich  Vieweg  und  Sohn,  Braun- 
schweig. 

Das  vorliegende  Werk  aeichnct  sich  vor  altem 
dadurch  aus,  dass  es  in  knapper  und  ]>räriser  l>ar- 
stellung  stets  das  Wichtigste  hervorhebt,  und  dass  alle 
nebeDS.ächlicheD  Thatsachen  und  theoretischen  Streit- 
fragen keine  Ivwähnnng  gefunden.  Es  ist  nur  das  ab- 
solut Notwendige,  dieses  aber  hinreichend  erschöpfend 
wiedergegeben,  und  gerade  darin  liegt  der  Haupt- 
Vorzug  des  Werkes.  Es  wird  dem  Lehrenden  für  seinen 


Vortrag  Anbaltspunkie  gewähren,  dem  Lernenden  da- 
gegen sich  bei  seinem  Studium  nützlich  erweisen;  aber 
auch  der  Laie  kann  dasselbe  als  Nachscblagebuch  mit 
Vorteil  benutzen,  und  empfehlen  wir  dasselbe  deshalb 
der  Beachtung  unserer  Leser. 

Well,  Dr.  Th.,  dipl.  logenieur.  Neuere  Bo^en* 
lampen,  deren  Mechanismus  und  An- 
wendungsgebiete. l.eilfaden  durch  das  Gebiet 
der  modernen  Bogeolampentechnik.  In  gemeinfass- 
licher Darstellung.  Mit  120  .\bbitüungen.  I..eipsig 
1900.  Verlag  von  Oskar  Le  in  er.  Freis  brosshiert 
•Mk,  3,50. 
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Die  Firma  Frftnz  SollTert  6t  CO>i  M&«chhtenfabrik, 
Berlin  und  Eber»waldc,  Speziallabhic  iUr  Rohrleitungen 
für  Hochdruck,  tecbniechc»  Bureau  für  Dampf-  und  Fabrik- 
anlageOi  versendet  soeben  ihr  neues,  durch  iusserst  ge- 
diegene Ausstattung  sich  auszeichnende  Taschenbuch 
für  Ingenieure  und  Elektrotechniker.  Dasselbe  enthält 
alle  diejenigen  D;tten  und  Angat>en,  welche  den  vor- 
genannten Technikern  bei  ihren  Arbeiten  im  Bureau 
und  im  Betriebe  täglich  Vorkommen.  Gans  speziell 
sind  noch  allgemeine  Gesichtspunkte  Uber  die  Aus- 
führung von  Hochdruckleitungen,  welche  in  den 
modernen  Anlagen  je  eine  so  grosse  Rolle  spielen,  bei- 
gegeben;  ebenso  ein  Aufsatz  Uber  die  Verwendung  von 


Kupferrdhren  zu  Dampfleitungen  nach  Geh.  Kat 
C.  Keuleaus.  Neben  den  Abhandlungen,  Breis-  und 
sonstigen  TaUcIlen  für  den  täglichen  Gebrauch  ist  noch 
l’npier  zu  KonstruktionszeicLnungeo,  für  Pausen,  Chiflfre- 
Notizen,  sowie  ein  vollkommenes  Notizbuch  nebst 
KalendHrium  in  dem  Taschenbuch  enthalten,  dus  so- 
mit allen  Anfonlcniogcn  gerecht  wir«l,  die  an  ein 
brauchbares  Handbuch  gestellt  werden  können.  Dasselbe 
ist  noch  deshalb  von  besonderem  Intcreue,  weil  eine  im 
Verein  deutscher  Ingenieure  gebildete  Kommission  im 
BegrifT  ist,  neue  Normalien  für  Hochdruckleitungen  auf- 
zustellen. Kzemplare  des  Buches  sind  durch  die  Foly- 
technische  Huchhandlung.  Berlin,  Mohrenstr.,  zu  beziehen. 


PATENT  -ÜBERSICHT. 

Zusammeogcstellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  £.  Dalekaxv,  Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 


Deutsehas  Reich. 

A nnteidun  gen. 

Kl.  13.  F.  12407.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Azo-  und  Hydrazoverbindungen.  — 
Farheofabrikeo  vorm.  Friedrich  Bayer  iSc  Co.,  Elber- 
feld. 

Kl.  13.  K.  17359.  Apparat  zur  Elektrolyse  von  .\!kaÜ- 
sahen  unter  Benutzung  einer  t^tuecksilbcrkathode.  — 
Josiah  Wicklilfe  Kynaston,  Uak  Terrace  Beech  Street, 
Liverpool  Engl.  Vertr.:  C.  Fehler!  & G.  Loubier, 
Berlin,  Dorothecosir.  33. 

KI.  21.  A.  6715.  Hersicltung  von  .Satmnierclektrodcn. 

— Akkumulatorenwerke,  System  Pollak,  Aktien- 
gesellschaft, Frankfurt  a.  .M„  Mainzer  Landstr.  353. 

KI.  21.  B.  35439.  Verfahren  zur  HersieUuog  elek- 
trischer Glühkörper  aus  l.eitern  zweiter  KUsae.  — 
Wilhelm  Hoehm,  Berlin,  Katbenowerstr.  74. 

KL  21.  B.  35248.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
elektrischen  Leucht-  und  Heizkörpern  aus  Gemiachen 
verschiedener  Oxyde.  — Willi.  Hoehm,  Berlin, 
Ralhenowcrsir.  74. 

Kt.  21.  S.  12584.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher. 

— Otto  Siedeutopf,  Berlin,  Bchrenstr.  53. 

Kl.  2t.  A.  8573.  Selbsithätiger  AuMchalter  für  an  die 
Elektroden  des  Bctricbsiromes  (Lichtleitung)  angc- 
scblosscDc  elektrische  Heizkörper  bei  Elcktrolyi-Glüh- 
Ucht.  •—  Richard  Adam,  Friedenau  bei  Berlin,  Saar- 
strasse 15. 

KJ.  21.  J.  5377.  Verfahren  zur  Herstellung  positiver 
Elektroden  für  Slromsümmlcr  mit  unveränderlichem 
Elektrolyt.  — Ernst  Waldemar  Jnngner,  Stockholm, 
Vertr.:  Ernst  Liebing,  Berlin,  Orauienstr.  59. 

KI.  3t.  W.  14889.  Seibstthätiger  elektrolytischer 
Stromunterbrecher;  Zus.  x.  Anm.  W.  14730.  — - Dr, 
Arthur  Wcbnelt,  Charlottenburg,  Leibnizstr.  68. 

Kl.  40.  H.  23348  Elektrisch  beheizter  rotierender 
.Schmetzliegcl.  — Froncis  Edward  llatch,  N'orway, 
Kreis  Dicksoo,  Staat  Michigan,  V.  St.  A.,  Vertr.: 
Carl  O.  Lunge,  Hamburg. 

Kl.  40.  E.  5710.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  Zink.  — Dr.  Georg  Escbcllmann, 
Petersburg.  Vertr.  Carl  Pieper,  Heinrich  Spring- 
mann und  Th.  Stört,  Berlin,  Hindersinstr.  3. 

KL  40.  B.  25880.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  reinem  Zinn  aus  zinnhaltigen  StolTcn. 
— Paul  Bergsoe,  Kopcnh.igcn;  Vertr.;  Meffert 
and  Dr.  Seil,  Berlin,  Dorotheenstr.  32. 


KL  48.  M.  17248.  Verfahren  zur  Erzeugung  metal- 
lischer Niederschläge  auf  Metallen  ohne  äussere 
Slromzafübmng.  — Eduard  Mies,  Heidelberg. 

Kl.  48.  R.  13542.  Verfahren  zur  elektrochemischen 
Metnllfärbuog.  — Josef  Rieder,  Leipzig,  Kauftsche 
Gaue  M. 

KI.  48.  C.  8755.  Vcrfiihren  und  Vorrichtung  zur  Er- 
zeugung elektrolytischer  Niederschläge  auf  Eisen- 
platten  o.  dgi.;  Zus.  X.  Anm.  C.  8540.  — s<!olumbas«, 
Elcktrizitätsgescllscbaft  m.  b.  H„  l.udwtgsbafen  a.  Rh. 

Erteilungen. 

KL  13.  III 574,  App.'urat  zur  elektrolytischen  Her- 
stellaug  von  BleichHUssigkeit.  ~ Dr.  W.  Stelzer, 
Kol.  Gruoewald  b.  Berlin.  Boothstr.  13. 

Kl.  12.  111667.  Verfahren  zur  gleichzeitigen  l>ar- 

steilung  von  Hariumoxyd  und  Bariumsulfid  im  elek- 
trischen Ofen.  — Ch.  .Sch.  Bradley,  Avon  und  Cb. 
b.  Jacobs,  East  Orange,  V.  St.  A.;  Vertr.:  Dagobert 
Timar,  Berlin,  Luisenstr.  27,28. 

KL  13.  111912.  Verfahren  zur  Ausarheituog  der  ver- 

brauchten wirksamen  Masse  elektrischer  Sammler.  — 
Akkumulatoren-  und  Elektrizitätswerke-Aktieogesell- 
Schaft  vorm.  W.  Boese  & Co.,  Berlin. 

Kl.  21.  111579.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Glüh- 

fäden für  elektrische  Lampen,  — M.  Boehm,  Berlin, 
Georgeostr.  44. 

Kl.  31.  111657.  l'hcrmosäule  mit  elektrischer  Heix- 

f|uelle.  --  Dr.  L.  (iottsebo.  Chartolienburg,  Stuti- 
K«rlcr|)l.  4. 

Kl.  31.  111688.  Verfidiren  zur  Isolierung  unterteilter 

Elsenteile  u.  dgl.  von  elektrischen 'Maschmen.  — 
F.  Leconte,  licrslal  nächst  Lüttich;  Vertr.:  C. 
Fehlert  & G.  Loubier,  Berlin,  Dorotheenstr.  32. 

Kl.  21.  111899.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Glüh- 

lampenfädcn.  — F.  Danaer,  Berlin,  Spenersir.  30. 

Kl.  2 t.  111900.  Verfahren  zur  Herstellung  elektrisch 
leitender  Beleuchtungskörper.  — F.  Danncrt,  Berlin, 
Sjtenerstr.  30. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  21.  131639.  Einsjitistcrn  mit  dreieckigem  Quer- 

schnitt für  galvanische  Elemente.  Elektrischer  Gas- 
fernzUnder,  G.  m.  b.  II.,  Berbn.  — E,  3765. 

KL  2t.  132436.  Galvanisches  Eiemcnt,  bei  welchem 

durch  I.afttlruck  die  Elcklrolyie  aus  einem  Vorrats- 
hehäller  in  das  Batteriegeftss  gepresst  werden. 
sHella«,  Aktiengesellschaft  iUr  automatische  Sonnen- 
schutzvorriclitungcn,  Berlin.  — H,  12621. 
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Dr.  Alb.  Lessing,  flürnberg, 

Fabrik  Kalvanlseher  Kuhlen, 

empneblt  als  Spexlalitäf 

Kohlen-Elektroden  in  allen  Grössen  für  elektrochemische  Werka 

Beleucht u nK« k nli len,  Truckeueleuien te. 


püp  Accumulatopen: 

Betne  eisen-  u.  araenfrele  Schwefel«äure 

io  allen  Sl^rkeo,  hci^estcUt  aiu  reinem  Schwefelwasserstoff,  fabriiiren 

als  Spezialität  and  offerieren  billigst  ( 

Walther  Feld  & Co.,  G.  m.  b.  H., 

Chemische  Fabrik  zu  Hönningen  a.  Rh. 


JsoHr4ackS^ 

^ A.WAaitrMctt.Btatl.  I 


ferrosilictnm 

in  regelinässigen  Bezügen  von 
25  Tonnen  monatlich. 


GFQndstäeke 


nnHauptbahnstrecke.HahnaDschluss 

vorhanden,  mitten  in  Industrie» 
reicher  Gegend  Westfalens  k'e* 
Icircn,  7ur  Anlage  von  Fabriken  je<ier 
Art  vorzüglich  geeignet,  da  elektrische 
Energie  ins  zo  mehreren  hundert 
Pfcnlestirken  zu  gewerblichen  Zwecken 
und  für  lleleuchtung  noch  abgegeben 
werden,  ro  verkaufen  oder  auf  längere 
keihe  von  Jahren  gegen  geringe  Ent- 
schädigung zu  verpachten. 

Cefl.  t^iffcrtco  unter  K.  L.  7704  an 
Rudolf  Mosse,  K8ln  erbeten. 


Ein  grosserer  Posten 

Carborundum 

Bl  kaafea  gesackt. 

Offerten  sub  Chiffre  6.  Z. 
an  die  Expedition  dieser  Zeiiscbriit. 

Säniintlichc 

Schie/er-^rtikd 

für  Elektrotechnik  liefern 

die 

Herzoj;l.  Qriffelbriiche 

in  Steinach  ('rhuHngen}. 


zu  kaufen  gfesucht. 

Gefl.  Offerten  sub  573  an 
die  Kxped.  d,  Ztg.  ei  beten. 


Platiiarbeiter  lad  Bleilitker 

.'luch  bewandert  in  allen  Kupfer*  und 
ülecharbeiteo,  SUCht  Steile  als 

Bleilöther  oder  Reparatear 

in  Säure-,  Dynamit-  oder  chemischen 
Fabrik.  la.  Zeugnisse  stehen  zu  Diensten. 

Gell.  Offert,  unt. Chiffre  M.C.2786Q. 
an  Haasenstein  & Vogler,  Basel 
(Schweiz). 


W.  Holzapfel  it  Hilgers, 

BERLIN  SO..  Kfipenlekerstrasse  33a. 


Maschinen-Fabrik. 

Spezialität : 

Giessmaschinen  nnü 
formen  ffir  ^cnmnlatoren- 
fabrikea 

formen  ffir  3soIir-)l(alerial. 


{ 

I 


Biei-Giesserei. 

Spezialität: 

teere  Bleigitter. 

Rahmen  fBr  ^asseplattea 

Oberflffchenplatton  liiv* 
PI««.nt<^-Formntion. 


^ Alle  Bleifournituren  f.  Accunalatorea. 


Referenzen  von  ersten  Firmen  der  Aecum.-Branehe. 
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ÜBER  ELEKTROLYSE  OHNE  ELEKTRODEN. 

(Einige  Bemerkungen  en  der  Arbeit  von  Knd.  t,  Hemer.)*) 

Von  Albrecht  Heil  in  Frankfurt  a.  M. 


Der  Gedanke,  Klektrolyte  ohne  Elek- 
troden und  dennoch  durch  den  elektrischen 
Strom  zu  zersetzen,  ist  meines  Wissens  neu ; 
ob  praktisch  durchführbar,  das  möge 
durch  nachstehende  Zeilen  erwogen  werden. 

Wird  ein  Leiter  der  Elektrizität  an  einem 
magnetischen  Felde  oder  an  einem  Strom- 
kreise vorbeigeführt  oder  umgekehrt,  so  ent- 
steht in  dem  Leiter  ein  elektrischer  Strom, 
welcher  eine  im  voraus  bestimmbare  Starke 
be.sitzt.  Die  Möglichkeit,  auf  diese  Weise 
in  einer  Lösung  (Elektrolyt)  Elektrizität  zu 
erzeugen,  ist  also  anscheinend  vorhanden, 
wenn  auch  Elektrolyte  Leiter  zweiter  Ord- 
nung sind,  jedoch  bei  der  Voraussetzung, 
dass  dieselben  wirklich  Leiter  sind. 

Diese  Aussicht  führte  Herrn  v.  Heuser 
auf  die  Idee,  Elektrolyte  ohne  Elektroden 
zu  zersetzen. 

Zu  diesem  Zweck  giebt  er  verschiedene 
Methoden  an,  die  jedoch  sämtlich  auf  dem 
von  ihm  zuerst  angeführten  Beispiel  beruhen, 
die  Ankerdrähte  einer  Dynamomaschine 
(diejenigen  Drähte  einer  Dynamo,  welche 
um  den  stromerzeugenden  rotierenden  Anker, 
Trommel  etc.  gewickelt  sind)  durcl)  »hohle 
Drähte»,  d.  i.  Röhren  zu  ersetzen.  Diese 
mit  einander  verbundenen  Röhren  müssten 
natürlich  Nichtleiter  der  Elektrizität  sein 
und  wären  mit  der  betr.  Flüssigkeit  zu  füllen. 
*)  ..  die»»  Zciucbrifi  1900,  lU.  51- 


Bei  der  Bewegung  der  gefüllten  Röhren 
oder  der  Flüssigkeit  zwischen  den  Magnet- 
polen müsste  in  denselben,  nach  obiger 
Voraussetzung,  notwendigerweise  Elektri- 
zität entstehen. 

Ich  beschränke  mich  nun  in  meinen 
weiteren  Ausführungen  auf  diese  (von  mir 
getaufte)  »elektrolytische  Hohldralitdynamo», 
weil  dieselbe  Betrachtungen  am  einfachsten 
gestattet  und  die  Spezialkonstruktionen  ja 
doch  durchweg  auf  genau  dem  gleichen 
Prinzip  beruhen. 

Herr  v.  Heuser  giebt  jedoch  zu,  dass 
an  eine  praktische  Ausführung  einer  solchen 
Maschine  nicht  zu  denken  sei,  weil  der 
Leitungswiderstand  der  Flüssigkeiten  Me- 
tallen gegenüber  zu  gross  wäre.  Daher  hat 
er  sich  solche  Konstruktionen  erdacht,  welche 
einen  grossen  Querschnitt  des  Flüssigkcits- 
leiters  gestatten.  Doch  auch  bei  grösserem 
Querschnitt  der  F'lüssigkeiten  dürften  sich 
bei  den  bald  erreichten  Grenzen  dicSchwierig- 
keiten  des  Eeitungswiderstandes  ernstlich 
bemerkbar  machen. 

Ich  erwähne  hier  beispielsweise,  dass, 
wenn  m.an  den  Leitungswiderstand  des  Queck- 
silbers zu  100  annimmt,  derjenige  von  Eisen 
13,  von  Aluminium  3,2,  von  Kupfer  1,8,  von 
Silber  1,6  gross  ist;  dagegen  hat  Schwefel- 
säure, spez.  Gewicht  1,1,  bei  o"  18000,  bei 
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28*  92CX3,  Salpetersäure,  spez.  Gewicht  1,36, 
bei  o'  26700,  bei  30*  15300,  Kupfervitriol- 
losung,  8’/o  CuS04 -f"  5 100  Wasser 

gelöst,  bei  14*328000,  ZinkvitriolUisung,  60 
ZnSOj  in  100  Wasser  gelöst,  bei  10“  444000, 
bei  40“  132000,  Kochsalzlösung,  gesättigt, 
ungefähr  wie  Zinkvitriollösung  bei  15*  etc. 

Da  nach  dem  Ohm’schen  Gesetze  die 
Stromstärke  der  elektromotorischen  Kraft 
direkt  und  der  Summe  des  Widerstandes, 
welche  der  Strom  im  Erzeuger  und 
in  dem  äusseren  Stromkreise  erfahrt, 
umgekehrt  proportional  ist,  die  elek- 
tromotorische Kraft  der  Dynamo  aber  in 
verhältnismässig  geringen  Grenzen  sich  nur 
bewegen  kann,  so  muss  der  etwa  in 
dem  flüssigen  Leiter  entstehende  Strom, 
selbst  bei  den  Spezialkonstruktionen  der 
»elektrolytischen  Hohldrahtdynamo«,  eine  so 
geringe  Stärke  bekommen,  dass  seine  Grösse 
praktisch  fast  gleichbedeutend  mit  Null  wäre. 

Angenommen,  es  entstehe  aber  in  den 
Hohldrahten  (oder  in  den  breiten  Kanälen) 
wirklich  ein  Strom  von  zersetzungsfähiger 
Stärke,  so  müsste  man  sich  doch  ernstlicher 
fragen,  wie  ist  der  Verlauf  desselben,  und 
wie  könnte  demnach  die  Wirkung  sein. 
Darüber  .sagt  Herr  v.  Heuser  Seite  53  letzter 
Ab.s.itz,  links;  »Es  bleibt  nun  noch  die  Frage 
zu  beantworten,  wo  die  jXusscheidung  der 
Zersetzungsprodukte  aus  dem  lonenzustande 
vor  sich  geht. 

»Allgemein  werden  sich  die  Elektroden 
(welche  .*)  — v.  H.  will  wohl  sagen,  die 
Stelle,  welche  die  Elektroden  vertreten  soll 
— dort  befinden,  wo  zwischen  zwei  Quer- 
schnitten des  Elektrolyten  die  grösste  Poten- 
tialdifferenz, zum  mindesten  aber  eine  elek 
tromotorische  Kraft  in  der  Hohe  der  Zer- 
Setzungsspannung  besteht.«  (Die  letzten 
Worte  habe  ich  im  Sinne  v.  Heuser's  deut- 
licher gesagt.)  Diese  Zersetzungsspannung 
wäre  z.  B.  da  zu  suchen,  w'O  bei  einem  in 
sich  geschlossenen  Magneten  die  grösste 
Kraft  herrscht.  Die  grösste  Differenz  be- 
findet sich  bei  dem  hufeisenförmigen  Mag- 
neten natürlich  am  Ende  der  Pole  a b, 


während  c neutral  i.st.  Könnte  man  die 
Pole  a b vollkommen  vereinigen,  etwa  so 


dann  wäre  die  Stelle  zwischen  a X b auch 
neutral,  hingegen  die  grösste  Differenz  an 
den  Stellen  d e zu  finden.  ln  gleicher 
Weise  würde  sich  die  Differenz  der  ge- 
schlossenen Hohldrähte  (oder  Kanäle)  be- 
merkbar machen. 

Aber  genau  so,  wie  bei  dem  Magneten 
weder  die  neutralen  Stellen,  noch  die  maz.t 
nctisch  stärksten  Stellen  nicht  scharf  begreng 
sind  und  nicht  scharf  begrenzt  sein  können- 
— genau  gerade  so  können  in  dem  flüssigen 
Leiter  weder  die  neutralen  Stellen,  noch  die 
zersetzungsfähige  Potentialdifferenz  scharf 
begrenzt  sein.  Eine  elektrolytische  Zer- 
setzung kann  aber  nur  dann  vor  sich  geben, 
wenn,  wie  bei  den  bisher  dafür  bekannten 
Vorrichtungen, scharfe Uebergänge  vorhanden 
sind,  ln  dem  elektrolytischen  Bade  (wä.sserig 
oder  feuerflüssig)  werden  die.se  scharfen 
Uebergänge  durch  die  Elektroden  (Leiter 
erster  Ordnung)  in  Verbindung  mit  dem 
Elektrolyten  (Leiter  zweiter  Ordnung)  her- 
gestellt;  und  da  komme  ich  nun  auf  die 
Kardinalfragc:  sind  die  Leiter  zweiter 

Ordnung  wirkliche  Leiter  der  Hilektrizitat 
im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  »Leiter«  ? 

Es  ist  lange  darüber  gestritten  worden, 
ob  ein  Elektrolyt  nur  unter  gleichzeitigem 
Transport  der  Ionen  leiten  könne,  oder  ob 
man  ihm  neben  der  elektrolytischen  eine, 
wenn  auch  geringe,  metallische  Leitung  zu- 
schreiben könne  und  müsse. 

E'araday  war  zu  Beginn  seiner  grossen 
Untersuchungen  eher  geneigt,  diese  E'rage 
bejahend  zu  beantworten,  und  Despretz 
sowie  Foucault  waren  lange  bemüht,  das 
metallische  Leitvermögen  der  Elektrolyte 
experimentell  nachzuweisen. 

Despretz  konstruierte  eine  kleine  Zer« 
setzungszelle,  die  sich  auf  dem  Objektiv- 
tischchen eines  Mikroskopes  befand  und 
deren  Elektroden  durch  feine  Platindrähte 
gebildet  waren.  Diese  Zersetzungszelle 
wurde  mit  destilliertem  Wasser  gefüllt  und 
ein  äusserst  schwacher  Strom  durch  dieselbe 
geleitet.  Verband  er  die  beiden  Elektroden 
mit  einem  empfindlichen  Galvanometer,  so 
beobachtete  er  eine  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel. Der  Strom  ging  also  zweifellos  durch 
das  Wasser  hindurch,  und  doch  war  absolut 
keine  Gasentwickelung  zu  bemerken.  Des- 
pretz zog  auf  Grund  dieses  Vensuches  den 
Schluss,  dass  das  metallische  Leitungsver- 
mögen 'des  Wassers  und  wässeriger  Lösungen 
(Elektrolyte)  erwiesen  sei.  — Damit  war 
festgestellt,  dass  die  Elektrolyte  wirkliche 
Leiter  seien. 

Aber  schon  de  la  Rive  erhob  gegen 
diese  Schlussfolgerung  das  Bedenken,  dxss 
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das  Ausbleiben  der  Gasentwickelung  keines- 
wegs auf  das  Nichtvorhandensein  einer 
Wasserzersetzung  zu  schliessen  gestatte.  Dass 
dieselbe  angesichts  der  geringen  Intensität 
des  angewendeten  Stromes  eine  geringfügige 
sein  mu.sste,  liegt  auf  der  Hand.  Die  kleinen 
Gasmengen  konnten  sich  in  dem  Wasser 
ungesehen  verlieren,  auflösen  etc  , sie  konnten 
auch  durch  das  Platin  occludiert  sein.  Jeden- 
falls musste  erst  das  Nichtvorhandenscin 
cinerPolarisation(I.adungder  Platinelektroden 
durch  Gasaufnahmc,  wie  bei  einem  Akku- 
mulator) einwandsfrei  erwiesen  werden, 
ehe  man  den  Schluss  von  Despretz  für 
bündig  halten  konnte. 

Van  Breda  und  I-ogemann  wieder- 
holten den  Versuch  von  Despretz  und 
zwar  mit  dem  gleichen  Erfolge;  auch  sic 
erhielten  einen  deutlichen  Ausschlag  des 
Galvanometers,  ohne  dass  sie  bei  der  mikro- 
skopischen Betrachtung  der  Elektrodendrähte 
auch  nur  die  geringste  Spur  einer  Gasent- 
wickelung  wahrnehmen  konnten.  Als  sie 
aber  die  Stromquelle  ausschalteten,  so  dass 
die  Zersetzungszcile  allein  mit  dem  Galvano- 
meter in  Verbindung  blieb,  zeigte  dieses 
einen  nahezu  gleich  grossen,  aber  entgegen- 
gesetzten Ausschlag  wie  vorher.  — Dadurch 
war  die  Polarisation,  also  auch  die  Ueber- 
fuhrung  der  Ionen  zu  den  Elektroden  erwiesen 
und  somit  festgestellt,  dass  in  jedem  Elek- 
trolyt die  Leitung  der  Elektrizität  nur  unter 
gleichzeitigem  Transporte  der  Ionen  zu 
den  Elektroden  stattfinden  kann,  dass 


wir  mithin  jedes  Ion  als  den  Träger  einer 
bestimmten  Elektrizitätsmengc  betrachten 
müssen.  Der  Strom  schafft  die  freien  Ionen 
an  die  Grenzflächen  (Elektroden)  des  Elek- 
trolyten, wobei  keinerlei  chemische  Arbeit 
zu  leisten  ist. 

Es  könnte  nun  auf  den  ersten  Blick 
erscheinen,  als  ob  die  Stromlcitung  und  die 
Elektrolyse  sistiert  werden  müssten,  sowie 
die  ursprünglich  freien  Ionen  aus  der  Lösung 
an  deren  Grenzflächen  transportiert  sind. 
Dem  ist  aber  keineswegs  so.  Es  wird  sich 
vielmehr  in  dem  Masse,  als  ursprünglich  freie 
Ionen  fortgeführt  werden,  eine  neue  Quan- 
tität Salz  in  freie  Ionen  zerlegen,  diese 
werden  ihrerseits  an  die  Elektroden  ge- 
führt. wodurch  wieder  eine  neue  Quantität 
des  Elektrolyten  zum  Zerfalle  der  Ionen 
genötigt  wird,  und  in  dieser  Weise  wird  sich 
der  Prozess  fortcntwickeln,  bis  der  Elektrolyt 
vollständig,  oder  doch  wenigstens  nahezu 
vollständig,  zersetzt  ist. 

Die  eigentliche  chemische  Arbeit  bei 
der  Elektrolyse  wird  erst  geleistet,  wenn 
die  Ionen  an  den  Elektroden,  denen 
von  der  Stromquelle  aus  stets  frische 
Elektrizität  zuströmt,  ihre  elektro- 
statischen Ladungen  abgeben  und  sich 
im  elektrisch  neutralen  Zustande  abscheiden. 

Somit  ist  es  bis  zur  gegenteiligen  Be- 
weisführung gänzlich  ausgeschlossen,  dass 
nach  der  Idee  des  Herrn  v.  Heuser  Ellek 
trolyte  zersetzt  werden  können. 


EIN  PRIMÄR  WIE  SEKUNDÄR 
BENUTZBARES  GALVANISCHES  ELEMENT  MIT  ELEKTRO- 
LYTEN  VON  UNVERÄNDERLICHEM  LEITUNGSVERMÖGEN. 

Von  Ernst  H'a/demar  Jungner. 


Viele  Mängel  der  bisherigen  primären 
wie  sekundären  Elemente  lassen  sich  im 
allgemeinen  darauf  zurückführen,  dass  der 
Elektrolyt  beim  Durchgänge  des  Stromes 
in  Bezug  auf  chemische  Zusammensetzung 
oder  Konzentration  Veränderungen  erleidet. 

Hieraus  folgt  auch,  dass  die  Bestand- 
teile des  Elektrolyten  wie  die  der  wirksamen 
Masse  der  Elektroden  in  ihrem  Aggregat- 
zustande verändert  werden.  Der  Bleiakku- 
mulator, sowie  auch  das  Lalande'sche 
sekundäre  Element  (Kupferoxyd  und  Eisen- 


oxydhydrat in  Alkali)  bilden  in  dieser  Be- 
ziehung eine  Ausnahme  nur  insofern,  als  der 
Elektrolyt  allerdings  der  chemischen  Be- 
schaftenheit  nach  nicht  verändert  wird,  wohl 
aber  in  Bezug  auf  Konzentration  und 
Volumen.  Das  in  dem  ersteren  Falle  in  dem 
Bleisulfat  befindliche  Radikal  (SO,)  wie 
das  eine  im  letzteren  Falle  im  Eisenoxyd- 
hydrat (F'e{0H)j)  befindliche  Hydroxyd- 
radikal (OH)  bilden  beim  Durchgang  des 
Stromes  den  Bestandteil  bald  eines  flüssigen, 
bald  eines  festen  Stoffes.  Eine  Aenderung 
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des  Elcktroly-ten  ist  auch  bei  Cailletets 
und  Colleardaus  Gaskompressionselement 
mit  Platinelektroden  vorhanden. 

Die  vorliegende  Anordnung  bezweckt 
demgegenüber,  ein  Primär-  bezw.  Sekundär- 
elcment  zu  schaffen,  in  welchem  der  hilek- 
trolyt  sich  weder  in  seiner  Zusammensetzung 
noch  in  seiner  Konzentration  ändert.  Hier- 
nach wird  der  Elektrolyt  nur  die  Rolle  eines 
Leiters  zwischen  den  Elektroden  spielen, 
und  es  braucht,  da  er  ja  nicht  zersetzt  wird, 
nur  eine  verhältnismässig  geringe  Menge  des- 
selben in  das  Element  gefüllt  zu  werden. 

Um  den  angegebenen  Zweck  zu  er- 
reichen, ist  es  erforderlich,  dass  der  Elek- 
trolyt bei  der  Elektrolyse  nur  die  Hestand- 
teile  des  Lösungsmittels,  des  Wassers,  ab- 
scheidet und  wieder  aufnimmt,  dass  die 
wirksame  Masse  beim  Durchgang  des  Stromes 
den  Sauerstoff  (oder  das  Hydroxyd)  direkt  auf- 
nimmt oder  abgiebt  und  dass  der  Strom- 
leiter, welcher  die  wirksame  Masse  er- 
forderlichenfalls trägt,  nicht  angegriffen  wird. 

Die  vorliegende  Anordnung  gründet  sich 
daher  auf  die  einfache  Uebertragung  des 
Sauerstoffes  (oder  des  Hydroxyds)  von  der 
wirksamen  Masse  der  einen  Elektrode  .auf 
auf  die  der  anderen. 

Jedes  in  Wasser  lösliche  Hydrat  irgend 
eines  Metalles,  dessen  Metallradikal  Wasser 
zerleg,  kann  als  Elektrolyt  benutzt  werden. 
Es  eignet  sich  hierzu  z.  B.  ein  Alkalihydrat 
(Kali,  Natron). 

Bei  der  Elektrolyse  einer  Lösung  von 
Kalihydrat  finden  bekanntlich  folgende  Reak- 
tionen statt: 

KOH  _ ( K , (OH 
KOH  ~ ) K + ) OH 

( K , f HOH  _ 

I K (HOH  ~ * •^OH  + H, 

joH  =H,0  + 0. 

Man  ersieht  hieraus,  dass  die  chemische  Zu- 
sammensetzung des  Elektrolyten  unver- 
ändert bleibt,  und  dass  das  Ergebnis  eine 
einfache  Zersetzung  und  Wiederbildung  von 
Wasser  ist. 

Als  wirk.same  Masse  sind  verwendbar 
in  dem  Elektrolyten  unlösliche,  nicht 
Wasserstoff  frei  machende,  fein  zer- 
teilte (chemisch  oder  elektrolytisch  gefällte) 
Metalle,  deren  Hydroxydverbindungen  in 
dem  Elektrolyten  nicht  bestehen  können, 
d.  h.  von  dem  Elektrolyten  in  Oxyd  und 
Wasser  zersetzt  werden,  oder  Sauerstoff- 
verbindungen von  solchen  Metallen. 

Benutzt  man  z.  B.  an  der  einen  Elek- 
trode fein  zerteiltes  Kupfer  (Cu),  an  der 


anderen  Kupferoxyd  (CuO),  so  entsteht  beim 
Entladen  folgende  Reaktion; 

2 CuO  + 2 KOH  -f  2 Cu  = 

Cu,0  + K,0  + 2 CuOH. 

K,0  nimmt  i Molekül  Wasser  auf  und 
bildet  damit  2 KOH,  wogegen  2 CuOH, 
das  in  Alkali  nicht  beständig  ist,  i Molekül 
Wasser  abgiebt  und  in  Cu,0  + HsO  zer- 
legt wird.  Die  ganze  Reaktion  ist  mithin 
folgende: 

2 CuO  + 2 KOH  -f  2 Cu  = 

Cu,0  -!-  2 KÜH  + CusO. 

Hieraus  ersieht  man,  dass  der  Elektrolyt 
nicht  die  geringste  Veränderung  seiner 
chemischen  Zusammensetzung,  seiner  Kon- 
zentration oder  seines  Volumens  erleidet. 

Als  Träger  der  wirksamen  Masse  eignen 
sich  besonders  Nickel  oder  Kupfer  oder  im 
allgemeinen  solche  Metalle,  deren  Sauerstoff- 
verbindungen in  Alkali  unlöslich  sind. 

Ein  dem  Vorstehenden  entsprechendes 
Element  kann  folgendermassen  aufgebaut  sein. 
Die  positive  Elektrode  enthält  in  einem  Netz 
aus  Nickeldraht  eine  poröse  Masse,  bestehend 
aus  einem,  mit  einem  Bindemittel  versetzten, 
pulvcrförmigen  Silbersuperoxyd  (sogenanntes 
»ozonisiertes«  Silber).  1 )as  Netz  ist  mit  einem 
darin  eingeflochtenen  Lcitungsdraht  zur  Ab- 
leitung des  Stromes  versehen.  Die  negative 
Elektrode  bildet  ein  Kupfernetz,  in  das  fein 
zerteiltes  Kupfer  gepresst  und  das  im 
übrigen  wie  die  obengenannte  Elektrode 
hcrgestellt  ist.  Die  einzelnen  Elektroden 
werden  in  einem  Ebonitgefäss  abwechselnd 
nebeneinander  gestellt  und  durch  dünne,  mit 
Alkalilösung  angefeuchtete  Asbestpapierlagen 
getrennt. 

Die  Abicitungsdrähtc  der  gleichartigen 
Elektroilen  werden  miteinander  verbunden 
und  mit  Polklemmen  versehen.  Die  Oeffnung 
des  Gefässes  wird  mit  einer  geeigneten  stein- 
artigen Masse  bedeckt,  welche  mit  einem 
Loch  für  den  Abzug  von  Gasen  versehen 
ist.  Die  Gasentwickclung  kann  Jedoch  nur 
bei  Uebcrladung  Vorkommen.  Das  Loch 
wird  durch  einen  Pfropfen  aus  Kautschuk 
und  dergl.  geschlos.scn. 

Bei  Entladung  des  so  zusammengesetzten 
Elements  entstehen  lolgende  Reaktionen: 

Ag,0,  + 2 KOH  + 2 Cu  = 

Ag,0  + K,0  -f  2 CuOH 
K,0  -f  H,0  = 2 KOH 
2 CuOH  = CujO  + H,0 
oder  zusammengezogen: 

+ 2 KOH  -f  2 Cu  = 

Ag,0  -f  2 KOH  t-  Cu,0. 

Die  elektromotorische  Kraft  entspricht  hier 
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0,93  Volt.  Ist  noch  Cu  vorhanden  für  Reaktion 
desSilberoxyds,  so  ensteht  folgendeReaktion; 

Ag,0  + 2 KOH  + 2 Cu  = 

Ag,  + 2 KOH  + Cu,0. 

Diese  Reaktion  erzeugt  eine  elektromotorische 
Kraft  von  0,65  bis  0,7  Volt. 

Leitet  man  nach  der  Entladung  einen 
Strom  in  entgegengesetzter  Richtung  durch 
das  Element,  so  finden  die  oben  genannten 
Reaktionen  in  umgekehrter  Reihenfolge  statt: 

2 Ag  + 2 KOH  + Cu,0  = 

2 AgOH  + K,0  + 2 Cu 
K,0  + H,0  = 2 KOH 
2 AgOH  = Ag,0  + 11,0 
oder  zusammengezogen; 

2 Ag  + 2 KOH  + Cu,0  = 

AgjO  + 2 KOH  + 2 Cu 
und  darauf: 

Ag,0  + 2 KOH  + Cu,0  --= 

Ag,0,  + KOH  + 2 Cu. 

Man  ersieht  hieraus,  dass  der  Elektrolyt  in 
keiner  Beziehung  verändert  wird,  und  dass 
das  Endergebnis  des  Stromdurchganges 
eine  einfache  Sauerstofluberführung  zwischen 
den  wirksamen  Massen  ist. 

Es  ist  klar,  dass,  wenn  man  einer  der 
wirksamen  Massen,  z.  B.  der  negativen,  ein 
Metalloxydhydrat  bezw.  Metalloxydulbydrat, 
z.  B.  Fe  (OH)„  das  in  Alkali  bestehen  kann, 
zusetzt,  die  positive  mit  der  entsprechenden 
Menge  Hydrat  eines  Metalles  mit  denselben 
Eigenschaften,  z.  B.  Mn  (OH),  (Mangan- 
superoxydhydrat),  zu  versehen  ist,  damit 
nicht  beim  Durchgänge  des  Stromes  an  dem 
anderen  Pol  die  entsprechende  Menge 
Hydroxyd  (ein  Hydroxydradikal)  ohne  Auf- 
nahme ausgeschieden  wird. 

Beim  Hinzusetzen  der  oben  genannten 
Hydroxydverbindungen  zu  den  wirksamen 
Massen  entsteht  folgende  Reaktion: 

Fe  (OH),  + KOH  -f  M„  (OH).  = 

Fe  (OH),  + KOH  + Mn  (OH),. 

Beim  Laden  entstehen  offenbar  entgegen- 
gesetzte Reaktionen. 


Man  sieht,  dass  auch  hier  der  Elek- 
trolyt unverändert  bleibt,  und  dass  beim 
Durchgänge  des  Stromes  nur  eine  einfache 
Hydroxydübertragung  von  der  einen  Elek- 
trode nach  der  andern  stattfindet. 

Um  die  Vorzüge  und  Eigenschaften 
des  hier  beschriebenen  Sammlers  näher  zu 
erläutern,  sei  F'olgendes  erwähnt: 

Der  Sammler  liefert  eine  elektrische 
Energie  von  40  bis  50  Wattstunden  pro 
Kilogramm  Totalgewicht  und  erzeugt  hierbei 
einen  Strom  von  5 bis  10  Watt  pro  Kilo- 
gramm. Das  geringe  Gewicht  des  Sammlers 
ist  zum  Teil  eine  Folge  des  geringeren 
Gebrauchs  an  Erregerflüssigkeit,  zum  Teil 
eine  Folge  davon,  dass  die  Masseträger  leicht 
hergestellt  sind.  Das  Gewicht  des  Sammlers 
ist  somit,  da  auch  das  Sammlergefa.ss  aus 
leichtem  Stoff  hergestellt  ist,  überwiegend 
von  der  wirksamen  Masse  abhängig.  Da  .sich 
nur  eine  dünne  Flüssigkeitsschicht  zwischen 
den  Elektroden  befindet,  so  wird  überdies 
der  innere  Widerstand  des  Sammlers  ver- 
ringert. 

Infolge  der  geringen  Volumenverände- 
rungen der  wirksamen  Massen  wird  der  Zu- 
sammenhang derselben  durch  das  Laden  und 
Entladen  weniger  gestört;  die  Elektroden 
h.aben  also  eine  längere  Lebensdauer. 

Da  keine  Nebenreaktionen  in  diesem 
Sammler  Vorkommen  können,  und  auch  keine 
Möglichkeit  anderweitiger  lokaler  chemischer 
Reaktionen  in  demselben  vorliegt,  lässt  sich 
der  Sammler  nahezu  beliebig  lange  ohne 
Kapazitätverlust  aulbewahren. 

Der  Sammler  erleidet  endlich  keine 
Schädigung  durch  unterbrochene,  zu  starke 
oder  zu  weit  getriebene  Ladungen  oder  Ent- 
ladungen oder  durch  lange  Ruhepausen;  er 
ist  ausserdem  gänzlich  unempfindlich  gegen 
Feuchtigkeit,  Temperaturverhältnisse  und 
dergl.  und  erfordert  im  ganzen  nur  wenig 
Wartung  und  Beaufsichtigung. 


ÜBER  DIE  AUFFINDUNG  DER  IONISATION 
ZUSAMMENGESETZTER  LÖSUNGEN  VON  GEGEBENER  KONZEN- 
TRATION UND  DAS  ENTGEGENGESETZTE  PROBLEM. 

Von  Prof.  J.  G.  Mac  Gregor. 


Im  Jahre  1895')  beschrieb  ich  in  einem 
Aufsatz  eine  Methode  zur  Bestimmung  der 

*)  Tra*,.  N.  S.  lust.  Sei.,  9,  lol,  |895 — 96: 
aicbc  auch  Phil,  Mbr.  (51,  41,  Z7&,  1896  und  'I'rana. 
Roy.  Soc.  Can.  (2),  2,  ,ec.  3,65,  1896 — 97. 


lonisationskoeffizientcn  zweier  Elektrolyten 
mit  einem  gemeinsamen  Ion  in  der  gleichen 
verdünnten  wässrigen  Lösung.  Die  be- 
■schriebene  Methode  wurde  am  Studium 
komplexer  Lösungen,  welche  durch  Mischung 
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von  einfachen  I.ösungen  bekannter  Konr.en- 
tration  gebildet  worden  waren,  entwickelt. 
Selbst  wenn  die  komplexen  Lösungen  nicht 
auf  diesem  Weg  gebildet  worden  sind,  sondern 
sozusagen  durch  Addition  bekannter  Mengen 
der  Elektrolyten  zu  einer  bekannten  Wasser- 
menge hergestellt  worden  waren,  können  sie 
immer  als  durch  Mischung  einfacher  Lösungen 
gebildet  gedacht  werden;  und  im  Gebrauchs- 
fall, in  welchem  die  Lösungen  so  verdünnt 
sind,  dass  bei  Bildung  derselben  durch 
Mischung  keine  Volumveränderung  einge- 
treten sein  würde,  können  die  Konzentrationen 
der  einfachen  Lösungen  aus  dem  Gemisch, 
aus  welchem  die  gegebene  komplexe  Lösung 
gebildet  sein  kann,  leicht  bestimmt  werden. 
Nur  eine  einfache  Abänderung  der  Methode 
macht  sie  in  solchen  direkten  Fällen  an- 
wendbar; und  wenn  so  abgeändert,  findet 
man,  dass  ihre  Anwendung  sowohl  weniger 
Daten  in  Rücksicht  auf  die  Leitungsfähigkeit 
einfacher  Lösungen  der  enthaltenen  Elektro- 
lyten erfordert,  als  auch  weniger  Fehler- 
quellen unterworfen  ist  als  in  ihrer  alten 
Form.  Auch  abgeändert  findet  man  sic 
leicht  umgekehrt  anwendbar,  zur  Bestimmung 
der  Konzentration,  welche  solche  komplexe 
Lösungen  haben  müssen,  damit  sie  irgend 
einen  gegebenen  möglichenlonisationszustand 
haben  können. 

Bei  vorliegendem  Aufsatz  wünsche  ich, 
diese  veränderte  Form  der  Methode  zu  be- 
schreiben und  festzustellen,  wie  sie  bei  Be- 
stimmung der  Konzentration  benutzt  werden 
kann.  Und  ich  nehme  diese  Gelegenheit 
wahr,  sie  mit  zwei  anderen  Methoden  zu 
vergleichen,  welche  kürzlich  angewendet 
worden  sind  zur  Bestimmung  der  lonisations- 
koefBzienten  fürLösungendes  gleichen  Grades 
der  Komplexität. 

Bestimmung  der  Ionisation  bei  gegebener 
Konzentration. 

Es  wurde  in  den  oben  citierten  Auf- 
sätzen gezeigt,  dass,  wenn  man  annehmen 
kann,  d<ass  i.  die  zwei  Elektrolyten  in  einer 
komplexen  Lösung  bestimmte  Teile  oder 
Regionen  der  Lösung  einnehmen,  2.  das 
Gesetz  des  kinetischen  Gleichgewichts  so- 
wohl auf  diese  einzelnen  Regionen  als  auch 
auf  das  ganze  V'olumen  der  Lösung  an- 
wendbar ist,  3,  die  Konzentration  der  Ionen 
jedes  Elektrolyten  in  seiner  eigenen  Region 
bei  gegebener  Temperatur  blos  von  der 
Verdünnung  des  Elektrolyten  in  seiner  Region, 
in  gleicher  Weise  wie  im  Falle  der  einfachen 
Lösung  desselben  Elektrolyten,  abhängt, 
die  Beziehungen  zwischen  den  lonisations- 


koeffizienten,  den  Beträgen  der  vorhandenen 
Elektrolyten  und  den  Verdünnungen,  welche 
in  ihren  gedachten  Regionen  als  bestehend 
angenommen  werden  müssen,  durch  vier 
Gleichungen  ausgedrückt  werden  können. 
Bezeichnen  wir  die  Elektrolyten  mit  i und  2, 
die  ihnen  entsprechenden  Konzentrationen 
(in  Gramm  - Aequivalenten  pro  Liter)  der 
Lösung  mit  N,  und  N„  ihre  lonisations- 
koefhzienten  mit  a,  und  a,  und  ihre  regionalen 
Verdünnungen  (in  Litern  pro  Gramm- 
Aequivalent)  mit  V,  und  V,,  erhalten  diese 
Gleichungen  die  F'orm; 


a,  a, 

V,  V.  • 

• (0 

-V,=  l 

• (2) 

-v;=  f.  (V.) 

■ (3) 

V, 

■ (4) 

wobei  die  Funktionen  f,  und  f,  bestimmbar 
sind  vermittelst  genügend  ausgedehnter  Be- 
obachtungen an  der  Leitfähigkeit  einfacher 
Lösungen  von  i,  resp.  2. 

Die  erste  Gleichung  ist  gegeben  durch 
das  Gesetz  des  kinetischen  Gleichgewichts. 
Siekann  folgcndermassen  ausgedrückt  werden : 
Die  regionalen  ionischen  Konzentrationen 
der  2 Elektrolyten,  d.  h.  die  Zahl  ihrer  freien 
Gramm  - Ionen  pro  Volumeinheit  ihrer  zu- 
gehörigen Regionen,  sind  gleich.  Die  zweite 
stellt  fest,  dass  das  Volumen  der  Lösung 
gleich  ist  der  Summe  der  Volumina  der 
Regionen  von  den  zugehörigen  Elektro- 
lyten. Die  dritte  und  vierte  bestätigt,  dass 
die  regionalen  ionischen  Konzentrationen 
Funktionen  der  zugehörigen  regionalen  Ver- 
dünnungen sind. 

Da  f,  und  {,  sehr  kompIe.xe  Funktionen 
sind,  konnten  diese  Gleichungen  nicht  alge- 
braisch gelöst  werden,  selbst  wenn  die 
Funktionen  bekannt  waren.  Sie  können  in- 
dessen graphisch  gelöst  werden,  ohne  that- 
sächlich  zu  bestimmen,  was  die  Funktionen 
sind. 

Zu  diesem  Zweck  finden  wir,  ausgehend 
von  Leitfähigkeits  - Beobachtungen,  gemacht 
an  einfachen  Lösungen  von  i,  respektive  2, 
korrespondierende  Werte  von  Verdünnung 
und  ionischer  Konzentration  für  eine  genügende 
Zahl  jeglicher  Lösungen  und  Verdünnung. 
Ionische  Konzentrationskurven  wurden  ent- 
worfen, d.  h.  Kurven  mit  Verdünnungen  als 
Ordinaten  und  ionische  Konzentrationen  als 
Abscissen.  Um  genaue  Werte  von  lonisations- 
koeffizienten  für  die  komplexen  Lösungen  zu 
erhalten,  müssen  diese  Kurven  genau  gezogen 
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werden.  Sie  haben,  sehr  roh  ausgedrückt,  die 
Gestalt  rechtwinkliger  Hyperbeln  und  auf  diese 
Weise  sowohl  bei  grosser  Verdünnung  als 
auch  bei  grosser  Konzentration  nur  schwache 
Biegung,  während  sie  bei  massiger  V'er- 
dünnung  sehr  starke  Biegung  haben.  Des- 
halb ist  es  beim  Arbeiten  mit  Lösungen  bei 
massiger  Verdünnung  nötig,  eine  beträchtliche 
Zahl  korrespondierender  Werte  von  Ver- 
dünnung und  ionischer  Konzentration  zu 
haben,  um  die  Kurven  genau  zu  ziehen. 
Wenn  nur  wenige  zulässig  sind,  ist  es  rat- 
sam, zuerst  eine  Konzentration  — ionische 
Konzentrationskurve  — zu  ziehen,  d.  h.  eine 
solche,  die  Konzentrationen  von  Lösungen 
als  Ordinaten  und  ionische  Konzentrationen 
als  Abscissen  hat.  Da  die  Verdünnung 
Ion  - Konzentrationskurven  einigermassen 
rechtwinkligen  Hyperbeln  gleichen,  haben 
die  Konzentrationen  ionische  Konzentrations- 
kurven  — im  Vergleich  schwache  Krümmung 
und  fuhren  so  leicht  zu  Interpolation. 
Wenn  die  Konzentrationen  in  Verdünnungen 
umgewandelt  werden  können,  die  aus  diesen 
Kurven  erhaltenen  korrespondierenden  Werte 
von  Konzentration  undionischer Konzentration 
gebraucht  werden,  um  die  aus  den  wenigen 
zulässigen  Beobachtungen  erhaltenen  Werte 
auszudehnen,  ln  einigen  Fällen  kann  auch 
K o h 1 r a u s c h’s')  Beobachtung  benutzt  werden, 
nämlich,  dass  die  durch  Entwerfen  äquivalenter 
Leitfähigkeit  gegen  lineare  Konzentration 
(d.  h.  die  Kubikwurzel  der  Konzentration) 
erhaltenen  Kurven  für  einwertige  Salze,  in 
weitem  Spielraum,  in  Wirklichkeit  recht- 
winklig sind. 

Die  Verdünnung  Ion  • Konzentrations- 
kurven für  die  einfachen  Lösungen  (Kurve  A 
für  Elektrolyten  i,  B für  2,  in  untenstehender 
Figur)  löst  sich  die  Aufgabe  von  selbst  in 
der  Auffindung  zweier  Punkte,  je  eines 
Punktes,  für  jede  Kurve,  die  nach  Gleichung 
1 dieselbe  Abscisse  haben  und  Ordinaten, 
die  die  Bedingung  von  Gleichung  2 be- 
friedigen. Die  kann  natürlich  durch  Unter- 
suchung geschehen,  aber  genauer  und  ge- 
wöhnlich schneller  durch  eine  oder  andere 
von  mehreren  graphischen  Prozessen. 

Man  ziehe  eine  neue  Kurve  C (Fig.  45) 
mit  den  gleichen  Abscissen  wie  A und  B, 
aber  mit  Ordinaten  gleich  der  Summe  von 
N,  mal  den  Ordinaten  von  A und  N,  mal 
den  Ordinaten  von  B.  Dann  ziehe  man  die 
gerade  Linie  FG  parallel  der  Axe  der 
ionischen  Konzentrationen  und  in  der 
Distanzeinheit  davon  (ich  nehme  der  Ein- 
fachheithalber an,  dass  die  Verdünnungen  und 

Wied.  Ans.,  26,  201,  1885. 


ionischen  Konzentrationen  auf  die  Skalen- 
einheit entworfen  worden  sind).  FG  schneidet 
C in  G.  Durch  G ziehe  man  die  gerade 
Linie  G j parallel  der  Axe  der  Verdünnungen, 
wodurch  A und  B in  J resp.  H geschnitten 
werden.  J und  H sind  die  gesuchten  Punkte. 


Denn  sie  haben  dieselben  Abscissen  OJ  und 
ihre  Ordinaten  JH  und  HJ  sind  so,  dass 
N,  • IJ  -f  N,  ■ HJ  = GT  = I 

Ferner: 


a,  “ OJ  • IJ  und  a,  = OJ  ■ HJ 
Da  Gleichung  2 geschrieben  werden  kann 

V,  -J-?1?V,=  1 

*^N,  N„ 


so  können  wir  folgendermassen  fortfahren 
Ziehe  eine  neue  Kurve  D (Fig.  46)  mit 
den  gleichen  Abscissen  von  A und  B,  aber 
mit  Ordinaten,  gleich  der  Summe  der 


Ordinaten  von  A und  N,  N,  mal  den 
Ordinaten  von  B.  Ziehe  KL  parallel  der 
ionischen  Konzentrationsaxe  und  in  einer 
Entfernung  l N,  davon.  KL  schneide  D in 
L.  Ziehe  LQ  parallel  der  V'erdünnungsaxe 
und  schneide  A und  B in  P resp.  M.  P 
und  M .sind  die  2 gesuchten  Punkte,  denn 
sic  haben  dieselbe  Abscisse  OQ,  und  ihre 
Ordinaten  PQ  und  MQ  sind  derart,  dass 
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Kerner: 

a,  = OQ  • PQ  und  a,  = OQ  ■ MQ. 

Ziehe  eine  neue  Kurve  E (Fig.  47),  die 
die  gleiche  Abscisse  wie  A und  B hat,  aber 
mit  Ordinalen  gleich  N,|N,  mal  den 
Ordinalen  von  B.  Ziehe  RS  parallel  der 
Axe  der  ionischen  Konzentrationen  und  in 
einer  Entfernung  von  l/{2N,)  davon.  Findet 


man  durch  Untersuchung  der  Linie  TY 
parallel  der  Axe  von  V'erdünnungen, 
von  welcher  das  Stück  TX,  zwischen 
den  Kurven  A und  E durch  RS  in  2 
Teile  geteilt  wird,  so  ist  W der  Punkt 
der  Zweiteilung.  TY  schneide  B in  U. 
X und  U sind  die  gesuchten  Punkte.  Denn 
sie  haben  dieselbe  Abscisse  OV',  und  ihre 
Ordinalen,  XY  und  UY,  sind  derart,  dass 

XY  + ^ UY  = 2 WG  = ^ 

N,  N, 

Ferner: 

a.  = OY  XY 
a,  = OY  • UY. 

Die  2.  und  3,  dieser  Methoden  erfordern 
weniger  arithmetische  Arbeit  und  sind  weniger 
Fehlern  ausgesetzt  als  die  i.  und  die  2., 
erfordern  nicht  den  Vorgang  der  Unter- 
suchung, welcher  bei  der  3.  nötig  ist.  Die 
2.  ist  deshalb  die  zufriedenstellendste. 

Aber  die  begrenzte  Fläche  von  gleich- 
laufendem Papier  giebt  häufig  der  3.  einen 
praktischen  Vorteil. 

Nur  solche  Teile  der  Kurven  A,  B,  C, 
D,  E müssen,  wie  durch  Untersuchung  ge- 
sehen werden  kann,  natürlich  dem  vor- 
liegenden Zweck  entsprechend  gezogen 
werden. 

Bestimmung:  der  Konzentration,  wenn  die 
erforderliche  Ionisation  g:eg:eben  Ist. 

Die  Bestimmung  der  Konzentration, 
welche  einer  komplexen  Lösung  gegeben  sein 


muss,  in  der  Absicht,  dass  sie  irgend  einen 
erforderlichen  loni.sation.szustand  haben  kann, 
ist  von  Wichtigkeit  als  Erleichterung  zur 
Führung  der  Untersuchung,  die  auf  der 
Dissociationstheorie  der  Elektrolyse  beruht. 

Ivs  ist  für  die  Bestimmung  der  Kon- 
zentration, welche  die  Lösung  in  Rücksicht 
auf  die  2 Elektrolyten  haben  muss,  nicht 
genügend,  dass  die  erforderlichen  lonisations- 
koeffizienten  a,  und  a,  gegeben  sein  sollen, 
weil  sie  nicht  unabhängig  sind.  Für  einen 
gegebenen  Wert  von  a,  hat  die  regionale 
ionische  Konzentration  des  Elektrolyten  1 
einen  bestimmten  W'ert,  welcher  gefunden 
werden  kann  durch  Entwerfen  einer  Kurve 
für  einfache  Lösungen  von  A,  mit  lonisations- 
koeffizieiiten  als  Ordinalen  und  ionische 
Konzentrationen  als  .-Xbscissen.  Die  regionale 
ionische  Konzentration  des  Elektrolyten  2 
muss  nach  Gleichung  t dieselbe  sein  wie  die 
des  Elektrol)ten  i,  und  da  sie  auf  diese 
Weise  be.stimmt  wird,  kann  der  lonisations- 
koeffizient  a,  nur  einen  Wert  haben, 
der  gefunden  werden  kann  mit  Hilfe 
einer  lonisationskoefTizient  Ionische  Konzen- 
trationskurve für  den  Elektrolyten  2.  Ist  so 
irgend  eine  der  Mengen  a,,  a,  und  die  ge- 
wöhnliche reginale  ionische  Konzentration, 
welche  natürlich  gleich  der  totalen  ionischen 
Konzentration  derganzen  Lösung  ist,  gegeben, 
können  die  andern  gefunden  werden,  wenn 
wir  genügende  Daten  bezüglich  der  Leit- 
fähigkeit einfacher  Lösungen  haben. 

Sclb.st  wenn  nur  das  Verhältnis  der 
lonisationskofliezienten  gegeben  ist,  wird  der 
lonisationszustand  in  manchen  Fällen  voll- 
kommen bestimmt. 

Denn  da 


V.  -v; 


und  die  Verdünnung  - ionische  Konzen- 
trationskurven sind  häufig  derartig  gestaltet, 
dass  ein  gegebener  Wert  von  V,/V,  einem 
begrenzten  W'ert  von  V,  und  V,.  welcher 
durch  Untersuchung  der  Kurven  gefunden 
werden  kann,  entspricht. 

Irgend  eine  Thatsache  in  Verbindung 
mit  dem  lonisationszustand  ist  deshalb  nötig, 
wenn  die  Konzentration  der  Lösung  voll- 
ständig bestimmt  weren  soll.  Dies  mag  sein 
die  Konzentration  mit  Rücksicht  auf  einen 
der  Elektrolyten,  oder  das  Verhältnis  der 
Konzentrationen  mit  Rücksicht  auf  beide, 
oder  die  totale  Konzentration,  oder  irgend 
eine  derartige  Funktion  (die  Leitfähigkeit 
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beispielsweise)  der  Konzentrationen  mit  Rück- 
sicht auf  beide.  Wenn  der  lonisationszustand 
nicht  völlig  gegeben  ist,  ist  natürlich  eine 
ergänzende  Thatsache  erforderlich. 

1.  Gegeben  der  erforderliche  lonisations- 
zustand und  die  Konzentration  mit  Rücksicht 
auf  einen  Elektrolyten:  zu  finden  die  Kon- 
zentration mit  Rücksicht  auf  den  andern  — 

A und  B {Fig.  47),  die  Verdünnung- 
ionische  Konzentrationskurven,  OY  und  N, 
seien  gegeben,  so  haben  wir  nur  N,/N,  zu 
finden,  um  N,  zu  bestimmen.  Von  Y ziehe 
YT  parallel  der  Verdünnungsa.xe  und  schneide 
A und  B in  X,  resp.  U.  Ziehe  die  Linie 
RS  parallel  der  A.\e  der  ionischen  Kon- 
zentr.ationen  und  in  der  Entfernung  i davon 
(2  N,).  RS  schneide  YT  in  W.  Ziehe 
WT  aus  gleich  XW.  Dann  wird  TY  UY 
der  Wert  von  Nj  N,  sein.  (Die  Kurve  Ein 
Fig.  47  ist  natürlich  nicht  erforderlich.) 

2.  Gegeben  der  erforderliche  lonisations- 
zustand und  das  Verhältnis  der  Konzen- 
trationen mit  Rücksicht  auf  die  2 Elektro- 
lyten: zu  finden  die  Konzentrationen  — 

Wie  zuvor  ist  PY  (Fig.  47)  gegeben. 
Von  Y ziehe  YT  parallel  der  Verdünnungs- 
axe  in  einer  solchen  Länge,  dass  TY/UY 
gleich  ist  dem  gegebenen  Verhältnis  der 
Konzentrationen  Teile  YT  in  W in 

2 Teile.  Dann  ist: 

WY  =.  und 

2N1  * 2\VY 

Nt  kann  deshalb  gefunden  werden. 

3.  Gegeben  der  erforderliche  lonisations- 
zustand und  die  totale  Konzentration 


(N,  -(-  N,)  oder  die  Differenz  der  Konzen- 
trationen (N,  — N,):  zu  finden  N|  und  N,. 

Da  der  lonisationszustand  gegeben  ist, 
sind  nicht  nur  a,  und  a,  bekannt,  sondern 
auch  die  totale  ionische  Konzentration 
a,  N,  -}■  a,  N„  welche  gleich  ist  der  beiden 
Elektrolyten  gemeinsamen  regionalen  ioni- 
schen Konzentration.  N[  und  N,  können  also 
bestimmt  werden. 

4.  Gegeben  der  erforderliche  lonisations- 
zustand in  einer  Lösung,  welche  eine  ge- 
gebene Leitfähigkeit  haben  soll:  zu  finden 
die  Konzentrationen  N,  und  N,. 

Wie  in  3 sind  a,,  a,  und  a,  N,  -4"  a,  N, 
bekannt.  Die  Leitfähigkeit  wird  durch  die 
Gleichung  ausgedrückt; 

K = a,  N,  |*v,  -f  a,  N,  px-,. 

wobei  die  p c»  die  äquivalenten  Leitfähig- 
keiten bis  zur  unendlichen  Verdünnung  in 
einfachen  Lösungen  von  l und  2 vorstellen 
und  so  bekannt  sind.  N,  und  N,  können 
deshalb  bestimmt  werden. 

Andere  Methoden  zur  Bestimmung:  der 
Ionisation  fUr  komplexe  Lösungren. 

Schräder')  hat  versucht,  die  loni- 
stttionskoeffizienten  für  2 Elektrolj'ten  ent- 
haltende Lösungen  zu  bestimmen  durch  eine 
Kombination  von  Beobachtungen  ihrer  Leit- 
fähigkeit und  ihrer  lillektrolyse.  Der  Aus- 
druck der  Dissociationstheorie  für  die  Leit- 
fähigkeit solcher  Lösung  mag  in  die  Form 
gebracht  werden; 


V st  / . ajN,  p^\  / . a,  N,  pv,\ 

K - a,  N.  pe«,  ( I + J - a,  N.  p_v,  ( . + - J 


Da  a,  N,  und  aj  N,  die  Werte  von 
Grammäquivalenten  dissociierter  Moleküle 
von  1 resp.  2 in  der  V'olumeinheit  der 
Lösung  sind,  und  p>t,  und  pooi  die  ent- 
sprechenden äquivalenten  Leitfähigkeiten 
von  einfachen  Lösungen  i und  2 bei  un- 
endlicher Verdünnung,  mögen  sie  in  ge- 
nügend verdünnten  Lösungen,  ob  einfach 
oder  komplex,  betrachtet  werden  gleich  der 
Geschwindigkeit  eines  jeden  Ions  gegenüber 
dem  andern,  von  I resp.  2 mögen  die  Menge 
a,  Nj  pxj  / a,  N,  pec,  als  das  Verhältnis 
betrachtet  werden  von  der  Zahl  Grammionen 
von  2 und,  die  während  der  Elektrolyse  an 
den  zugeeigneten  Elektroden  ausgeschieden 
werden.  Dieses  Verhältnis  bestimmt 
Schräder  durch  elektrolytische  Beobach- 


tungen. Nennen  wir  es  x,  so  haben  wir 
k 

“ N,  pxj,  (1  + x) 

__ 

^ N,  px.1t  (1  X) 

Die  auf  diesem  Wege  erlangten  Werte 
von  lonisationskoeffizienten  sind  nicht  allein 
durch  den  in  der  Messung  der  Leitfähigkeit 
bedingten  Fehler  berührt,  sondern  durch 
den  in  elektrolytischen  Bestimmungen  liegen- 
den ernsteren  Fehler.  Sie  können  daher 
nicht  auf  einen  hohen  Grad  von  Genauig- 
keit Anspruch  machen. 


1)  Zur  Elektrolyie  vod  Gemiichen.  loaug  -Diss. 
Berlin  1897- 
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Während  Schrade'r  den  lonisations- 
koeffizienten  für  Lösungen,  enthaltend 
Kaliumchlorid,  -jodid  und  -hydroxyd  und 
Kupfersulfat  und  gewisse  Schlüsse  aus 
ihren  relativen  Grossen  in  jedem  Falle  be- 
stimmte, machte  er  keinen  Versuch,  die 
erlangten  Werte  zu  bestätigen.  Sie  können 
natürlich  nicht  geprüft  werden  durch  Ver- 
wendung zur  Berechnung  von  Leitfähigkeit 
der  Lösungen  oder  der  Resultate  ihrer 
Elektrolyse;  denn  diese  sind  als  Thatsachen 
bei  ihrer  Bestimmung  verwendet  worden. 
Aber  sie  können  durch  Vergleich  mit  den 
durch  oben  beschriebene  Methode  gegebenen 
Werten  bestätigt  werden.  Denn  die  durch 
diese  Methode  gegebenen  Werte  haben 
festgestellt  die  Bestätigung  ihrer  Anwendung 
zur  Berechnung  der  Leitfähigkeit Resultate 
der  Elektrolyse’),  des  Gesetzes  des  Ge- 
frierpunkts’). des  spezifischen  Gewichtes 
und  anderer  physikalischen’)  Eigenschaften 
von  komplexen  Lösungen,  in  allen  Fällen 
in  welchen  der  Vergleich  gemacht  worden 
ist;  ausgenommen  im  F'alle  der  Schrader- 
schen  Lösungen,  enthaltend  Kupfersulfat 
und  Schwefelsäure,  wobei  kleine  Zweifel 
bestehen,  dass  Schwefelsäure  gebildet  war. 


Im  Falle  der  Schraderschen  Lösungen 
von  Kaliumjodid  und  -Chlorid  ist  gezeigt 
worden,  dass  seine  Beobachtungen  über 
Leitfähigkeit  und  seine  elektrolytischen  Be- 
obachtungen mit  der  Berechnung  überein- 
stimmen, obwohl  sie  nicht  genügend  genau 
sind,  um  diese  zu  beweisen.  Wir  können 
so  gut  die  von  Schräder  elektrolytisch 
bestimmten  lonisationskoeffizienten  be- 
stätigen durch  V'ergleich  mit  den  nach 
obiger  Methode  erhaltenen. 

Ich  habe  demgemäss  die  Koeffizienten 
der  4 von  ihm  geprüften  Lösungen  be- 
stimmt, und  sie  sind  in  der  folgenden  Tabelle 
wiedergegeben.  Bei  Bestimmung  derselben 
habe  ich  Kohlrauschs  Beobachtungen 
der  Leitfähigkeit  von  einfachen  Lösungen 
verwendet  und  als  äquivalente  Leitfähig- 
keiten bei  unendlicher  Verdünnung  nicht 
Kohl  rauschs  neueste  Bestimmungen  sondern 
die  von  .Schräder  angewendeten  benutzt. 
Da  Schräder  die  Temperatur,  bei  welcher 
er  seine  Beobachtungen  machte,  nicht  an- 
giebt,  mag  angenommen  werden,  er  habe 
sie  bei  gewöhnlicher I.aboratoriumstemperatur 
ausgefuhrt,  welche  nicht  weit  entfernt  ist 
von  Kohlrauschs  Temperatur  von  l8’  C. 


KoDzcnlrftüoa 
(gr.'iqo.  {>cr  L.)  mit 
Kücktieht  uuf 

IoB)B.TtioQ»koeffiilcn(cn 

pro  100 

Schiiuler» 

Meine 

Ulffcrca« 

KJ 

KO 

KJ 

KO 

KJ  1 KO 

KJ 

KU 

-02595 

.02571 

.857 

.868 

•915  1 -897 

—6.3 

—32 

.03442 

.04748 

.866 

.892 

.886  1 .866 

—2.3 

+3-0 

.03074 

.06176 

.861 

•85; 

.879  ; .S60 

—2.0 

—0.3 

.01992 

,03720 

819 

.901 

.907  1 .890 

—9-7 

4-1.2 

Man  kann  so  ersehen,  dass  Schräders 
Koeffizienten  von  den  meinigen  durch  ver- 
schiedene Beträge  bis  40  pCt.  nach  auf- 
wärts differieren,  die  in  den  meisten  Fallen 


Mac  Gregor:  Tran».  N.  S.  ln*t.  Sc».,  9,  loi, 

1895—96. 

Mc  lnto»ch:  9,  I30,  1895 — 96. 

Archibald:  Ibid.  9,  291  and  307,  1897— 98, 

and  Tran».  Rof.  Sec.  C»o.  (2),  3,  »ec.  3,  69, 
1*97—98. 

Mc  Kay;  Tran».  N.  S.  Inii.  Sei.,  9,  321  'and 
348,  1897— 9*- 

Barnei;  Ibid.  IO,  49,  1898..99. 

I)  Mac  Gregor:  Trant.  Koy.  Soc.  Cao.  (2:,  4, 

tec.  3,  117,  1898  — 99. 

I)  Archibald:  Inns.  N.  S.  lost.  Sei..  10,  33, 

1898—99. 

*)  Mac  Gregor:  Ibid.  9,  219  1896 — 97. 

Archibald:  Ibid.  9,  33s,  1897—98. 

Barnea:  loc.  dt. 


kleiner,  aber  in  einigen  grösser  sind.  Es 
würde  so  festgestellt  sein,  dass,  während 
meine  Koeffizienten  in  allen  Fällen  für  das 
Jodid  grö.sser  sind  als  für  das  Chlorid,  die 
von  Schräder  in  3 von  4 F'ällen  für  das 
Chlorid  grö.sser  sind  als  für  da.s  Jodid. 

Kay‘)  hat  kürzlich  eine  Annäherungs- 
methode  verwendet,  beruhend  auf  einer  vor- 
her von  Arclienius  angewendeten.  Als 
erste  Annäherung  wurden  die  lonisations- 
koeffizienten der  zwei  Elektrolyten  als  die 
gleichen  angenommen,  als  sie  sein  würden 
in  einfachen  Lösungen  von  einer  Konzen- 
tration gleich  der  totalen  Konzentration  der 
komplexen  Lösung.  Die  totale  Konzen- 
tration der  Ionen  der  komplexen  Lösung 

*)  Proc.  R.  S.  EdiOt,  22,  502,  1898—99. 
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{gleich  den  regionalen  ionischen  Konzen- 
trationen der  betreffenden  Elektrolyten) 
wurde  dann  berechnet  und  gab  einen  ersten 
Annäherungswert  für  die  regionale  ionische 
Konzentration.  Aus  Kurven  entworfen 
mit  Ioni.sationskoefhzienten  von  einfachen 
Losungen  als  Ordinaten  und  ionischen 
Konzentrationen  der  gleichen  Lösungen  als 
Abscissen  wurden  die  Werte  der  lonisations- 
koethzienten  entsprechend  der  ersten  An- 
näherung an  die  regionale  ionische  Konzen- 
tration abgelcsen  und  zweite  Annäherungen 
an  die  verlangten  lonisationskoelhzienten 
gebildet.  Berechnung  der  zweiten  An- 
näherung an  die  totale  ionische  Konzen- 
tration und  eine  Wiederholung  des  obigen 
Vorgangs  gab  eine  dritte  Annäherung  an 
die  lonisationskoefhzienten.  Durch  Behand- 
lung von  Lösungen,  enthaltend  Schwelel- 
säure  und  ein  neutrales  Sulfat  fand  er,  da.ss 
im  allgemeinen  die  zweite  Annäherung  so 


nahe  an  der  ersten  war,  dass  eine  dritte 
unnötig  wurde;  und  er  scheint  gelunden  zu 
haben,  dass  die  dritte  in  keinem  Falle  wesent- 
lich von  der  zweiten  abwich. 

Da  in  dem  Falle  der  Elektrolyten  mit 
einem  gemeinsamen  Ion  die  Veränderung 
der  Ionisation  mit  der  Verdünnung  im  all- 
gemeinen nicht  sehr  verschieden  ist,  be- 
steht bei  dieser  Methode  die  Aussicht,  sehr 
annähernd  genaue  Resultate  zu  geben. 
Auf  dem  Versuchswege  habe  ich  einige 
Bestimmungen  gemacht  für  Lösungen,  ent- 
haltend Zink-  und  Kaliumsulfat,  mit  Ver- 
wendung von  Kohlrauschs  Angaben  von 
Leitfähigkeit.  Das  Resultat  wird  in  der 
folgenden  Tabelle  gezeigt,  in  welcher  Zink- 
sulfat durch  I,  Kaliumsulfat  durch  2,  die 
Konzentration  in  Grammäquivalenten  per 
Liter  durch  N und  der  lonisationskoeffizient 
durch  a ausgedrückt  ist. 


-V. 

N, 

Nach  Kay«  Methode. 

Nach  der 
meinigen 

»• 

annäheind. 

2. 

annähernd. 

3 

annäbemd. 

4- 

annähernd. 

«i 

fli  Q) 

S|  a. 

0| 

.01 

-03 

.509 

■799 

.469  .807 

.470  .808 



.469 

.807 

.Ol 

.04 

457 

•759 

.407  .766 

.408  .76Z 

— 

— 

.404 

•777 

.002 

.2 

■342 

.658 

.281  .658 

.282  .658 

— 

— 

.280 

.659 

.2 

.002 

•342 

.658 

.341  -712 

•34t  : -712 

— 

— 

•341 

.712 

•4 

.1 

.276 

•5S3 

259  -636 

.269  .637 

.260 

.636 

.256 

.639 

Obige  Tabelle  zeigt,  dass  für  Lösungen, 
auf  welche  sie  angewendet  wird,  die  nach 
Kays  Methode  gegebenen  Koeffizienten 
sehr  nahe  mit  den  von  mir  gegebenen 
übereinstimmen,  da  die  Differenzen  in  keinem 
F'alle  grösser  als  ein  wenig  über  i Prozent 
in  den  meisten  Fällen  einen  kleinen  Bruch- 
teil von  I Prozent  betragen.  Es  ist  sicher 
bemerkenswert,  dass  in  den  Fällen,  wo  eine 
Differenz  besteht,  die  2.  Annäherungswerte 
nach  Kays  Methode  im  allgemeinen  weniger 
abweichend  von  den  meinigen  sind  als  die 
durch  höhere  Annäherungen  gegebenen. 

W'enn  Kays  Methode  bedeutend  weniger 
Arbeit  als  die  meinige  voraussetzt,  würde 
es  der  Mühe  wert  sein,  einen  ausgedehnteren 


Vergleich  auszuführen,  um  ihre  Vertrauens- 
würdigkeit zu  bestimmen. 

Aber  nach  meiner  Methode  ist  nach 
wenig  Uebung  die  Ersparnis  an  Arbeit  so 
klein,  dass  solch  ein  Vergleich  ein  un- 
nötiger. In  Fällen,  bei  denen  entweder 
die  annähernden  Angaben  eine  Bestimmung 
dergenauen  Werte  der  lonisationskoeffizienten 
nicht  zulassen  oder  nur  annähernde  Werte 
gewünscht  werden,  können  genügend  gute 
Werte  erhalten  werden,  mit  einigermassen 
weniger  Zweifel  mit  Verwendung  von  Kays 
Methode.  Aber  in  Fällen,  bei  denen  genaue 
Werte  gewünscht  werden  und  ihnen  genügend 
genaue  Angaben  zugeben  sind,  ist  die  exak- 
tere Methode  vorzuziehen,  ungeachtet  der 
wenig  grösseren  Arbeit,  die  sie  voraussetzt. 
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SPEISEVORRICHTUNG 

FÜR  ELEKTROLYTISCHE  ZERSETZUNGSAPPARATE. 


Von  Raul 

Vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf 
eine  Speisevorrichtung  für  elektrolytische 
Zersetzungsapparate  oder  für  sonstige  Behälter, 
in  welchen  sich  elektrische  Vorgänge  voll- 
ziehen, die  es  geboten  erscheinen  lassen,  das 
Abfliessen  von  elektrischer  Energie  infolge 


Girouard. 

Elüs.sigkeitskontaktes  zwischen  dem  Inhalte 
des  Behälters  und  dem  Inhalte  eines  Vorrats- 
behälters zu  verhüten.  Gleichzeitig  bezweckt 
die  neue  Speisevorrichtung,  eine  möglichst 
gleichmässige  Zufuhr  von  Flüssigkeit  zu  er- 
zielen. Mit  Rücksicht  hierauf  erscheint  die 


Fig.  48. 


Anwendung  der  neuen  Speisevorrichtung  ins- 
besondere in  Verbindung  mit  dem  in 
der  Patentschrift  87676  beschriebenen 
Carmichael'schen  elektrolytischen  Zer- 
setzungsapparat zweckmässig. 

Durch  die  vorliegende  Erfindung  wird 
nun  der  erstrebte  Zweck  ohne  Anwendung 
bewegter  Konstruktionsteile  erreicht.  Gleich- 
zeihg  gestattet  die  den  Gegenstand  der  Er- 
findung bildende  Einrichtung,  die  Menge  der 
zugefuhrten  Flüssigkeit  in  bequemer  Weise  zu 
regeln. 

Auf  der  beiliegenden  Zeichnung  ist  ein 
Speiseapparat  dargestellt,  welcher  das  Wesen 


der  vorliegenden  Erfindung  veranschaulicht. 

T ist  ein  Vorratsbehälter,  welcher  den  Vor- 
rat an  Flüssigkeit  N enthält,  die  in  einen 
Apparat,  wie  z.  B.  von  derjenigen  Form, 
welche  in  dem  vorerwähnten  Patent  von 
Carmichael  beschrieben  ist,  überführt  werden 
soll.  Das  Niveau  der  p'lüssigkeit  N in  dem 
Vorratsbehälter  T wird  annähernd  konstant 
erhalten,  entweder  durch  ein  .Schwimmenentil,  ' 
oder  durch  einenUcberlaufiinwclchemletzteren 
Falle  die  Flüssigkeit  in  den  Vorratsbehälter 
dauernd  im  Ueberschuss  zugeführt  wird.  Aus 
dem  Vorratsbehälter  ist  nun  die  Flüssigkeit 
in  einen  Einfülltrichter  K überzuführen,  welcher 
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durch  ein  Rohr  M mit  dem  elektrolytischen 
oder  einem  anderen  Apparat  (in  der  Zeich- 
nung nicht  dargestellt)  in  Verbindung  steht. 

Damit  die  Flüssigkeit  N dem  Einfull- 
trichtcr  K periodisch  in  kleinen  Mengen  zu- 
geführt wird,  ist  der  den  Gegenstand  der 
vorliegenden  Erfindung  bildende  Speiseapparat 
zwischen  dem  Vorratsbehälter  T und  dem 
Einfülltrichter  K eingeschaltet.  Das  Rohr  A 
fuhrt  von  dem  Boden  des  Vorratsbehälters  T 
zu  einem  Hauptverteiler  B,  welcher  aus 
einem  Rohr  von  geignetcr  Länge,  von  dem 
in  Abständen  Steigerohre  C abzweigen,  ge- 
bildet sein  kann.  Die  Zahl  der  von  dem 
Hauptverteiler  B abzweigenden  Steige- 
rohre C entspricht  dabei  der  Zahl  der  Einfüll- 
trichter  K.  Der  Hauptverteiler  ist  in  der 
Zeichnung  nur  im  Querschnitt  dargestellt,  da 
ein  Apparat  mit  einer  Mehrzahl  von  Steige- 
rohren nur  eine  Vervielfachung  des  einfachen, 
im  Querschnitt  dargestellten  Apparates  bildet. 
Die  obere  Mündung  des  Steigerohres  C ist 
mit  einem  Stopfen  D verschlossen,  der  eine 
Durchbohrung  besitzt,  in  welcher  eine  Kapil- 
lare E eingesetzt  ist.  Die  Kapillare  E sitzt 
einerseits  lose  genug  in  der  Durchborung  des 
Stopfens  D,  um  darin  leicht  auf-  und  ab- 
bewegt werden  zu  können,  andererseits  aber 
wiederum  fest  genug,  um  unter  normalen 
Bedingungen  an  ihrem  Orte  lestgehalten  zu 
werden.  Das  obere  Ende  der  Kapillare  E 
durchsetzt  den  Boden  eines  Speisegefässes  G. 
Dieses  Speisegefäss  G kann  aus  einem  kurzen 
Rohrstutzen  bestehen,  der  an  seinem  unteren 
Ende  durch  einen  Stopfen  F,  dessen  Durch- 
bohrung von  der  Kapillare  E durchsetzt  wird, 
verschlossen  ist.  Aus  dem  Speisebehälter  G 
führt  ein  Rohr  H nach  dem  Einfülltrichter  K. 
Die  Mündung  I des  Rohres  H befindet  sich 
gerade  über  der  oberen  Oeflfnung  des  Einfull- 
trichters  K.  Der  Einfulltrichter  K kann  in 
einfacher  Weise  dadurch  hergestellt  werden, 
dass  man  ein  Rohrstück  an  seinem  unteren 
Ende  mit  einem  durchbohrten  Stopfen  L ver- 
schliesst  in  dessen  Durchbohrung,  das  Rohr  M 
eingesetzt  ist. 

Der  Speisebehälter  G wird  in  eine  Stellung 
gebracht,  in  welcher,  wie  auf  der  Zeichnung 
dargestellt,  das  obere  Ende  der  Kapillare  E 
und  die  Mündung  des  Rohres  H sich  unter- 
halb des  Niveaus  der  Flüssigkeit  N in  dem 
Vorratsbehälter  T befinden.  Wenn  der  Aus- 
lass I des  Rohres  H geschlossen  wäre,  so 
würde  die  Flüssigkeit  in  dem  Speisebehälter  G 
bald  in  demselben  Niveau  einstehen,  wie  die 
Flüssigkeit  in  dem  Vorratsbehälter.  Dieses 
Niveau  ist  auf  der  Zeichnung  durch  die  punk- 
tierte Linie  n angedeutet.  Da  jedoch  der 
Auslass  I offen  ist  und  das  Kapillarrohr  H 


hinreichend  weit  ist,  um  alle  Flüssigkeit, 
welche  durch  die  Kapillare  E in  den  Speise- 
behälter G eintreten  kann,  frei  abzufuhren, 
so  erniedrigt  der  Widerstand,  welchen  die 
enge  Bohrung  der  Kapillare  E der  Bewegung 
der  Flüssigkeit  entgegensetzt,  das  Niveau  der 
Flüssigkeit  in  dem  Speisebehalter  G etwa 
bis  zu  der  punktierten  Linie  n‘,  so  dass  in 
der  1’ra.xis  die  Oeffnung  des  Speisebchälters  G, 
welche  nach  der  Röhre  H führt,  mehr  als 
hinreichend  ist,  um  die  Flüssigkeit  abzuführen. 
Infolge  dessen  wird  diese  Oeffnung  des  Speise- 
behälters G niemals  völlig  von  der  Flüssigkeit 
bedeckt  sein.  In  der  That  konnte  ohne  Be- 
einträchtigung der  Wirkungsweise  der  Speise 
behälter  G eine  Höhe  besitzen,  die  nicht 
grösser  wäre  als  die  Dicke  der  Röhre  H. 
Für  die  Herstellung  ist  es  jedoch  einfacher, 
dem  Spei.sebehälter  etwas  grössere  Dimen- 
sionen zu  geben,  wie  es  auf  der  Zeichnung 
angedeutet  ist.  Die  Anwendung  der  Kapillare 
vermindert  den  Druck,  unter  welchem  die 
Flüssigkeit  dem  Speisehälter  zugeführt  wird. 
Man  kann  daher  durch  eine  entsprechende 
Einstellung  der  Höhe  der  oberen  Mündungs- 
öffnung der  Kapillare  in  dem  Speisebehälter 
der  Weite  der  Bohrung  Rechnung  tragen. 
Die  Einstellung  der  Kapillare  erfolgt  durch 
Verschiebung  in  dem  Stopfen  D.  Die  bei 
der  dargestcllten  Konstruktion  gewählte  An- 
ordnung der  Kapillare  E schützt  dieselbe 
dabei  gleichzeitig  gegen  störende  äussere  Ein- 
flüsse, wie  z.  B.  das  Eindringen  eines  Fremd- 
körpers in  dieselbe,  und  sichert  auf  diese 
Weise  eine  dauernde  Betriebsfahigkeit 
des  Speisebehälters.  Der  Durchtritt  der 
Flüssigkeit  durch  die  Kapillare  E ist  so  lang- 
sam, dass  die  Auslassoffnung  I des  Rohres  H 
nur  eine  Reihe  einzelner  Tropfen  abgiebt, 
welche  nach  einander  in  den  Speisetrichter  K 
fallen.  Auf  diese  Weise  wird  auf  automa- 
tischem Wege  eine  Isolierung  der  dem  Speise- 
trichter K zugeführten  Flüssigkeit  von  der 
Flüssigkeitsmasse  in  dem  Vorratsbehälter 
erzielt. 

Die  Kapillare  wird  zweckmässig  aus 
Glas  hergestellt.  Sofern  es  dabei  Schwierig- 
keit macht,  Röhren  von  gleichmässiger  Boh- 
rung zu  erhalten,  schneidet  man  sie  auf  solche 
Länge  zurecht,  dass  sie  bei  .'\nstellung  eines 
Versuches  dieselbe  Durchtrittsmenge  ergeben, 
wie  ein  Normalrohr,  wenn  die  Flüssigkeit 
unter  dem  gleichen  Druck  hindurchgeschickt 
wird. 

Der  Zweck  des  Kapillarrohres  ist,  den 
Flüssigkeitsstrom  von  dem  Vorratsbehälter 
zu  drosseln.  Dieser  Zweck  wird  durch  den 
grösseren  Reibungswiderstand  erzielt,  welchen 
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die  enge  Bohrung  eines  Kapillarrohres  der 
Flüssigkeitsbewegung  entgegensetzt.  Wird 
die  Länge  der  Drosselrohre  vergrössert,  so 
kann  man  durch  die  Wahl  einer  entsprechend 
weiteren  Bohrung  denselben  Effekt  erreichen. 
Es  empfiehlt  sich  aber,  die  Drosselröhren  so 


eng  zu  wählen,  dass  sie  ein  wirkliches  Kapillar- 
rohr darstellen.  Dabei  können  selbstverständ- 
lich Röhren,  welche  in  anderer  Hinsicht  die 
Bezeichnung  Kapillarröhren  nicht  verdienen, 
als  vollkommener  Ersatz  für  eigentliche 
Kapillarröhren  dienen. 


REFERATE. 


Ein  Ladnngs-Indleator  fOr  Akkumulatoren. 

(Amerikan  Electrici&n,  Vol.  XU.  No.  5.  219.) 

bisweilen  ist  es  ausserordentlich  wünschens- 
wert, eine  einfache  und  genaue  Methode  ru 
haben,  die  in  jedem  Augenblick  das  Stadium 
der  Ladung  oder  Entladung  eines  Akkumulators 
anzeigt.  Bis  zu  einem  gewissen  Grade  wird  dies 
durch  die  Karbe  der  Platten  angezeigt.  Für  den 
Elndzustand  der  Ladung  oder  Entladung  leistet 
das  Voltmeter  gute  Dien.ste;  es  lässt  aber  nicht 
die  Zwi-Schenstadien  erkennen.  Das  einzige 
praktische  Mittel,  diese  letzteren  anzuzeigen, 
scheint  die  Bestimmung  des  spezifischen  Ge- 
wichtes des  Klektrolyte.s  zu  sein.  Hydrometer 


► ig  49- 

werden  für  diesen  Zweck  sehr  viel  angewandt, 
doch  sind  sie  am  Boden  des  (ieHisses  wenig 
empfindlich,  während  sie  in  den  oberen  Schichten 
des  Elektrolyten  falsche  Resultate  geben,  da  die 
Dichtigkeit  des  Elektrolyten  in  diesen  Schichten 
sich  sehr  ändert  und  auch  in  verschiedenen  Tiefen 
keineswegs  gleichförmig  ist.  Im  >Centralblatt 
für  Akkumulatoren  und  Elementenkunde«  schlügt 
Bellati,  Professor  an  der  Ingenieur-Schule  zu 
Padua,  die  Anwendung  eines  einfachen  Aj)parates 
vor,  der  sich  auf  das  wohlbekannte  Prinzip 
stützt,  dass,  wenn  2 in  verschiedenen  Gclässen 
befindliche  Elüssigkeiten  mit  einander  in  Ver* 
bindung  .stehen,  das  Gewicht  der  Uber  der 
trennenden  Flache  stehenden  Flüssigkeiten  zu 
ihrer  Dichtigkeit  im  umgekehrten  Verhältnis 


stehen.  In  Fig.  49  bezeichnet  die  durch  D ge- 
zogene Linie  die  Oberfläche  des  h'lektrolyten; 
A,  A,  A ist  eine  Glasröhre,  die  durch  eine 
Oeffnung  F auf  der  Unterseite  mit  dem  Klektro- 
ljlen  in  Verbindung  steht.  An  der  oberen  Seite 
befindet  sich  ein  nicht  ganz  rechtwinkliggebogenes 
CappillarrOhrchen,  A B C.  Dieses  Röhrchen  ist 
mit  Petroleum  gefüllt,  das  leichter  als  der 
Elektrolyt  ist  und  sich  nicht  mit  ihm  mischt 
Die  horizontale  Linie  A,  A ist  die  Trennungs- 
fiäche  zwischen  dem  Elektrolyten  und  dem 
Petroleum.  Dann  übt  eine  Flüssigkeitssaule  des 
Elektrolyten  von  der  Hohe  D A denselben  Druck 
aus,  wie  eine  KlUssigkeitssäule  des  Petroleums 
von  der  Hohe  M.-\,  so  dass  bei  einem  Wechsel 
der  Dichtigkeit  des  Elektrolyten  die  Hohe  MA 
sich  ändert.  Der  Teil  BC  der  Glasröhre  ist 
mit  einer  Skala  versehen,  auf  der  der  Stand  M 
des  Petroleums  abgelesen  werden  kann.  Diese 
Skala  kann  so  gewählt  werden,  dass  ihre  beiden 
Endpunkte  einer  vollen  Ladung  resp.  Entladung 
entsprechen,  während  der  dazwischenliegende 
Teil  in  .\mp^re-Stunden  eingeteilt  werden  kann. 


Positive  Elektrodenplatten  fOr  Stromsammler. 

(Elektrol.  Rdsch.  1900.  14.  144.) 

H.  Strecker  in  Köln  will  bei  positiven 
Hartmasseplauen  eine  Verminderung  des  Ge- 
wichtes herbeiführen  und  die  Ursache  zur 
Krümmung  beseitigen.  Hierzu  erhalten  die 
Platten  eine  besondere  Bauart.  Der  innere  Teil 
der  Platte,  welcher  schlechter  ausgenutzt  wird 
als  der  beinahe  allein  für  die  Stromliefenmg 
wirksame  Randteil  kommt  in  Wegfall.  Die  Platte 
hat  dann  an  dieser  Stelle  einen  runden,  ovalen 
oder  eckigen  Ausschnitt , welcher  durch 
einen  Hartbleirahmen  eingefasst  wird.  Dieser 
weist  in  dem  äusseren,  der  Masse  zugekchrten 
Umfange  eine  Nute  auf,  mit  welcher  er  die  Masse 
fasst  und  hält,  während  er  andernteils  durch  die 
Masse  selbst  in  seiner  Lage  gehalten  w'ird.  Der 
ringfiirmig  oder  sonstwiegestaltetcHartbleirahmen 
besteht  ausserdem  aus  zwei  Teilen,  welche  nicht 
ganz  dicht  aneinander  stossen,  so  dass  sie  einer 
Ausdehnung  der  .Masse  nachgeben  können.  Durch 
die  Anbringung  des  Ringes  wird  der  Teil  der 
wirksamen  Masse  beseitigt,  der  nur  totes  Ge- 
wicht ist  und  der  hauptsächlich  zu  KrUmmungen 
neigt.  Nebenbei  wird  noch  Raum  Air  den  Elek- 
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irol>icn  gewonnen  und  eine  bessere  Zirkulation 
desselben  crnioglichi. 

Um  derartige  Ringe  anbringen  zu  können, 
ist  ein  ganz  besonderes  Verfahren  erforderlich. 
Dieses  Verfahren  muss  ermöglichen,  die  wirk- 
same Masse  beim  Schmieren  möglichst  trocken 
einzutragen  und  ohne  nachfolgenden  Trocken- 
prozess die  Platte  möglichst  bald  zu  formieren, 
da  l>ei  der  üblichen  Methode  der  nassen 
Schmierung  und  nachherigen  unumgänglichen 
Trocknung  im  Ofen  die  wirksame  Masse  im 
Rahmen  schwindet  und  schlottert,  sodass  die 
Ringe  in  diesem  Falle  aus  der  Rohplatle  her- 
aus^llen  und  die  Platte  bei  ihrer  geringen  Halt- 
barkeit vor  der  Härtung  in  Schwefelsäure  zer- 
bröckeln würde.  Ein  solches  Verfahren  ist  weiter 
unten  beschrieben  und  eignet  sich  besonders 
hierzu  (dätte,  deren  alleinige  Verw’endung  fUr 
positive  Platten  bisher  nicht  üblich  war,  dazu 
dichte  und  harte  IMatten  erhallen  wnirden,  w elche 
ihrer  geringen  Porosität  wegen  keine  genügende 
Kapazität  besassen  und  ausserdem  .schon  in  der 
Formation  krumm  wurden.  Man  verwendete  für 
die  positiven  Platten  entw'eder  ausschliesslich 
Mennige  oder  ein  GemLsch  von  Mennige  und 
Bleiglatte,  für  die  negativen  Platten  ein  (>emisch 
von  Mennige  und  Glätte. 


Vergolden  von  Hessingtellen.  (Uhiands  techo. 

Rd»ch.  19OU.  19.) 

Auf  Messing,  als  auf  ein  elektropositives 
Metall,  kann  man  auf  billige  Weise  ein  elektro- 
negatives  Metall  wie  Gold  niederschlagen,  und 
zwar  aus  den  verdünnten  Losungen  der  Salze. 
Der  »Werkro.  • Ztg.€  zufolge  ist  dieser  Nieder- 
schlag sehr  dünn,  jedoch  festhaltcnd;  die  nach- 
stehend angegebenen  Mengenverhältnisse  müssen 
ziemlich  genau  innegehalten  werden,  sonst  w*ird 
der  Niederschlag  ungleichmässig  und  fleckig. 
Man  lost  in  *,4  1 Wasser  5 g phoS|ihorsaures 
Natron  und  3 g Aetzkali,  ebenso  in  '/«  1 Wasser 
I g Cioldchlorid  und  16  g Cyankalium.  Heide 
Losungen  vermischt  man  gut  und  bringt  die 
Mischung  zum  Kochen,  w'orauf  man  die  zu  ver- 
goldenden Messinggegensliinde  einUiuchi.  Der 
Goldgehalt  der  Mischung  lässt  sich  fast  voll- 
ständig ausnutzen.  Will  die  Losung  nicht  mehr 
gut  \ergolden,  so  setzt  man  etwas  Cyankalium 
hinzu  und  benutzt  sie  zum  Vergolden  der  Gegen- 
stände, die  dann  noch  einmal  in  einer  frischen 
Losung  vergoldet  werden  können. 


Ueber  elektrolytlsehe  Einlagen  ln  Gesteinen 
and  anderen  Mineralien.  Dr.  E.  Keioerdes. 
(UhUodt  lechn.  Rdtcb.  1900.  20.) 

Es  ist  dem  Kunstmaler  Ferdinand  Eppler  in 
Berlin  zu  danken,  dass  das  Verfahren  jetzt  zur 
fabrik massigen  Verwertung  reif  ist.  In  das  mit 
Einlagen  zu  versehemle  Gestein  oder  sonstige  Ma- 
terial werden  mit  Hilfe  geeigneter  Säuren  oder 
eines  Sandstrahlgebläses  die  einzulcgcnden  Kon- 
turen bis  zu  der  gewünschten  'liefe  heraus- 
gehoben. Der  Grund  der  entstandenen  Ver- 


tiefungen w'ird  galvanisch  leitend  gemacht  und 
sodann  in  einem,  das  einzulegende  Metall  in 
Losung  enthaltenden  galvanoplastischen  Bade  so 
lange  Metall  darauf  niedergeschlagen,  bis  die 
Vertiefungen  ausgcfiillt  sind.  Zum  Schluss  wird 
die  ganze  Oberfläche  poliert  und  die  Einlage, 
wenn  gewünscht,  mit  Cisclieriing  oder  Gravierung 
versehen.  Die  Festigkeit  des  Haftens  der  Metall- 
einlagen im  Grundmaterial  ist  eine  sehr  l>c- 
deiitende  und  bewirkt,  wie  Versuche  bewiesen 
haben,  bei  gewaltsamer  Hcrauslosung  der  Ein- 
lagen eine  teilweise  Zerstörung  des  Grund- 
materials. Der  Grund  dafür  liegt  in  dem  Um- 
stand, dass  da.s  Metall  der  Einlagen  mit  dem 
Gnindmaterial  förmlich  verwachsen  ist  und  sich 
den  feinsten  Poren  und  Unebenheiten  der  Ver- 
tiefungen absolut  dicht  anschliesst  Die  orna- 
mentale Wirkung  der  Metalleinlagen  in  Achat, 
Marmor,  Granit,  Glas,  Perlmutter  u.  a.  ist,  be- 
sonders bei  monumentalen  und  architektonischen 
Arl>eiten,  eine  sehr  schone.  Die  elektrolytische 
Anstalt  in  Ludwigshafen,  Gesellschaft  mit  be- 
schränkter Haftung,  deren  technischer  Direktor 
Kunstmaler  Kpplcr  ist,  beabsichtigt,  das  be- 
sprochene Verfahren  zu  verwerten,  und  hat  zu 
diesem  Zweck  auch  in  Berlin  ein  Versuchs- 
laboratoriuro  eingerichtet. 


Verwendung  elektplseher  B&der  bet  Blelver- 
glftUDgen.  (Elektrol.  Aox.  1900.  33.  1058.) 

Es  Ist  schon  wiederholt  berichtet  worden, 
dass  man  gegen  Bleivergiftungen  elektrische 
Bäder  mit  Erfolg  in  Anwendung  gebracht  hat. 
In  Bezug  auf  die.sen  Gegenstand  ist  zu  erwähnen, 
da.ss  vor  Kurzem  eine  Zusammenkunft  von  Aerzten 
und  anderen  Autoritäten  in  Trentham  (England) 
stattgefunden  hat.  Ein  Redner  sprach  Uber  die' 
Erfahrungen,  welche  man  im  Krankenhaus  Saint- 
Barthtilemy  in  London  mit  elektrischer  Behandlung 
gemacht  habe.  Bei  gewissen  Kranken  mit  kräf- 
tiger Konstitution  seien  vom  Beginn  der  elektri- 
schen Behandlung  an  Besserungen  licobachtct 
worden,  die  Versuche  müssten  jedoch  noch  3 bis 
6 Monate  fortgesetzt  werden,  um  eine  vollständige 
Heilung,  welche  man  bestimmt  erwartet,  zu  er- 
zielen. Es  herrsche  die  Ansicht  vor,  dass  die 
elektrische  Behandlung  als  zwecklos  oder  wenig- 
stens als  nicht  sehr  wirksam  bei  Bleivergiftungen 
zu  betrachten  ist.  Die  elektrischen  Bader  seien 
für  die  Entfernung  des  Bleies,  Quecksilbers  oder 
anderer  im  menschlichen  Körper  vorhandenen 
Metalle  empfohlen  worden,  aber  die  Behandlung 
bei  Lähmung  und  das  Austreiben  des  Metalles 
aus  dem  Körper  seien  zwei  ganz  verschiedene 
und  von  einander  unabhängige  Sachen.  Die 
Wirkung  der  elektrischen  Behandlung  besteht 
darin,  die  Ner\'en  und  Muskeln  anzuregen  und 
eine  normale  Blutzirkulation  wieder  herzustcllen. 
Dr.  Lewis-Jones  .setzt  auseinander,  dass  bei  der 
elektrischen  Behandlung  von  Lähmungen  infolge 
Bleivergiftung  im  Hospital  Saint  - HanhtMemy 
warme  Bader  Verwendung  finden,  wobei  der 
Patient  den  Vorderarm  und  die  Hand  in  das 
Bad  eintiucht,  so  dass  der  Strom  durch  das 
Wasser  und  die  betreffenden  Gliedmassen  fliessi. 
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Zur  Verwendung  kommt  Wechselstrom  mit  einer 
Spannung  von  12  bis  16  Volt 


Qeber  Elektpolytkapfer.  ShcT&rd  Cowpcr>Coies. 

(L'Iodaitrie  Electrochimiqae  1900.  IV.  10.) 

Vor  zwanzig  Jahren  erzeugte  man  etwa  15 
bis  20  l Elektrolytkupfer  pro  Woche;  im  Jahre 
1882  betrug  die  wöchentliche  Produktion  der 
Swansea* Werke  allein  bereits  60  t;  im  Jahre 
1890  stieg  die  Gesamtproduktion  auf  280—300  t 
pro  Woche;  jetzt  beträgt  sie  infolge  der  Neu- 
errichtung von  Elcktrolytkupferwcrken  in  Amerika, 
England,  Frankreich  und  Deutschland  3000  t. 
Es  ist  selbstverständlich,  dass  diese  erhöhte  Pro- 
duktionszifter  Verbesserungen  im  Verfahren  zu 
danken  ist.  Man  sucht  die  Stromdichte  möglichst 
hoch  zu  halten,  um  mit  dem  geringst  möglichen 
Kapital  auszukommen.  Man  ist  dazu  gelangt, 
indem  man  den  Elektrol^ien  bewegt,  ihn  reinigt 
und  ferner  die  geeignetste  Zusammensetzung 


wählt.  So  macht  heute  die  gleichzeitig  be- 
handelte Kupfennenge  das  i5fache  der  täglichen 
Produktion  aus,  während  früher,  beispielsweise 
vor  IO  Jahren,  das  75 — toofache  in  Behandlung 
stand. 

Um  das  eIektrol>tisch  niedergeschlagene 
Kupfer  zu  verbessern,  hat  Elmore  Reibsteine, 
Dumoulin  Polster  aus  Schaffellen  benützt,  zum 
Zwecke,  den  Niederschlag  durch  Druck  kon- 
sistenter zu  machen.  Cowpcr-Coles  vcr?etzt 
nun  die  Kathode  in  rasche  Rotation  und  wendet 
keines  der  vorgenannten  mechanischen  Mittel 
an.  Die  Reibung  zwischen  dem  niedergeschlagenen 
Material  und  dem  Elektrolyten  giebt  dem  Nieder- 
schlag ein  dichtes  Gefüge  und  eine  glatte  Ober- 
fläche, wobei  verhindert  wird,  dass  Gasblasen 
oder  Verunreinigungen  haften  bleiben;  sie  werden 
vielmehr  einfach  weggeschleudert.  Die  ange- 
wendete  Stromdichie  betrug  2000  A per  Quadrat- 
meter, die  Umfangsgeschwindigkeit  der  rotieren- 
den Kathode  im  Mitte)  2,5  m. 


PATENT-BESPRECHUNGEN. 


Yarfahren  zur  Herstellung  wirksamer  Massen 
fOr  elektrisehe  Sammler.  — Arthar  Heine- 
mano  in  Uerlin.  — D.  K.  P.  107726. 

Bleioxyde  werden  behufs  Herxletluog  einer  fett 
xuMmmenbaltcnden  Maste  mit  Lötungen  ätherischer 
Oele  aut  der  PflanseDfamilie  der  CDpresslneae,  Cupu- 
liferae  und  Abieiineae  tu  einem  knetbaren  Teiee  innig 
gemischt  nnd  in  die  ttromleitendco  Träger  eingetirlcben. 
Nach  dem  Trocknen  werden  die  Platten  in  der  üblichen 
Weise  formiert. 


Queeksllberkontakte  fflr  sehnelie  Ausserbe- 
trlebssotzung  einzelner  Zellen  von  elek- 
trlsehen  Sammlerbatterien.  — Ferdinand  Faber 
in  Elberfeld.  — D.  R.  P.  107728.  (Zusatz  zum 
latente  103045.) 


Kig.  50. 


Die  Feststellung  des  <^>uecic4ilberbcckeDS  C erfolgt 
nicht  an  einer  besonderen  Wand  (Patent  1030^5), 
sondern  am  Sammlergefuss  A selbst.  Zu  diesem 
Zweck  sind  an  letzterem  Glcitrippen  D vorgesehen,  um 


welche  entsprechnad  gestaltete,  am  Quecksilberbecken 
C angeordnete  Ansätze  O greifen.  In  den  Gleitrippen 
gebgene  Winkelbebel  £*  sind  mit  Ansätzen  F versehen, 
die  sich  gegen  die  Ansätze  G des  t^uecksilberbeckens 
C legen  und  dieses  in  seiner  jeweiligen  Stellung  halten. 

Apparat  zur  Elektrolyse  von  SaizK^ungen 
ontor  fienutzung  einer  Queeksllberkathode. 

— Albert  Totnlinson  Wright  in  Liverpool.  — D. 
R.  P.  108127.  (Zosaia  zum  Patente  102774.) 


Es  hat  sich  herausgeitcllt,  dass  bei  der  Anordnung 
der  Rip]>en  in  radialer  Richtung,  wie  im  Hauptpatent 
angegeben,  ein  so  starkes  Aufstauen  des  Quecksilberv 
vor  sich  geht,  dass  es,  der  Centrifugalkraft  folgend, 
am  Rande  des  äusseren  Gefässes  aufsteigt.  Es  ist 
nicht  vorteilhaft,  diesen  Uebelstand  etwa  durch  Ver- 
ringerung der  Hohe  der  Kippen  zu  beseitigen,  da  hier- 
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mit  die  Dnrchmischuiij*  de«  Quecksilbers  geringer  und 
Dngleichm&ssig  würde.  Ordnet  man  die  Rippen,  wie 
io  der  Zeichnung  dargestellt  ist,  derort  nn,  dass  sie  von 
der  radialen  Kicbtaog  im  Sinne  der  Drehrichtnog  des 
Gefasses  etwas  abweichen,  so  erhkit  man  einerseits  eine 
gute  DurchmUchuog  des  Amalgams  und  des  Qneck* 
Silbers,  wShrend  man  andererseits  eine  einen  kräftigen, 
doch  nicht  alhu  heftigen  Wellenschlag  Terorsacheode 
Bewegung  des  Quecksilbers  von  innen  nach  anssen 
erreicht. 

Zwischen  den  Kippen  a können  noch  karre  Rippen 
i aogcordnet  sein,  welche  dann  vorteilhaft  gleichfalls 
im  Sinne  der  Drebrichtung  geneigt  sind. 


Sftinml6r6]6ktrode.  — Franr  Heimei  in  Wien.  — 
D.  K.  P.  loS  167. 


Oie  wirksame  Masse  h ist  auf  beiden  Seiten  von 
dünnen  Bleiblechen  a bedeckt.  Die  Lochung  der  Elek- 
trode erfolgt  abwechselnd  auf  beiden  Seiten  und  er- 
streckt sich  tief  in  die  wirksame  Masse  hinein.  Hier- 
durch wird  neben  guter  UmspUlnng  der  wirksamen 
Masse  durch  den  Elektrolyten  ein  d.auemder  Zusammen- 
hang zwischen  Masse  und  den  den  Strom  ableiteoden 
Bleiblechen  erreicht.  Den  sich  bildenden  Gasen  ist  ein 
be«|oemerer  Abzug  aus  den  durch  die  Lochung  dichter 
gewordenen  Massescbichten  in  der  Nähe  der  Bleiblcche 
dnreh  die  weniger  dichten  Masscstege  möglich. 


Galvanlsehe  Batterie  mH  flasalgkeltsdlehtem» 
den  Abzug  von  Oasen  dureh  den  Depolarl- 
satop  zulassendem  Versctiluss  — Siemens  & 
Halske,  Aktien-Gesellschaft,  in  Berlin.  — D.  R.  P. 
108252. 


Fig.  53. 


Der  Katterieraum  G mit  der  Zinkelektrode  B nnd 
der  Kohlenelektrode  D ist  durch  eine  Asphaltschicbt  // 
gegen  den  mit  Reisspren  gefüllten  Raum  / abge- 
schlossen. Die  sich  im  Batterieraum  G bildenden  Gaae 
entweichen  durch  den  Depolarisator  E hindurch  in  den 
Raum  / nnd  gelangen  durch  die  Röhrchen  L ins  Freie. 
Das  Einfttllen  des  Elektrolyten  geschieht  durch  das 
Rohr  N.  Die  Anordnung  gestattet  eine  beständige  Auf- 
lockerung der  depolarisiercnden  Masse  durch  die  diese 
durchziehenden  Absugsgase  nnd  gleichzeitig  einen 
nUuigkcitsdicblen  Verschluss  der  BatSerie. 


Verfahren  zur  Herstellung^  gelochter  Biel- 
elektroden  d ureh  Fragen.  — Carl  T i e f e n t h a 1 jr., 
Karl  Meyer  und  Friedrich  Neblung  in  Velbert, 
Rheinland.  — > D.  R.  P.  108377. 

Die  zwischen  den  Abstreichplatten /und/^  liegende 
Elektrodeopl.'vttc  a wird  beim  Niedergehen  des  Stempels 


Fig.  54. 


gleichzeitig  von  beiden  Seiten  durch  die  Stifte  l und  i 
mit  Vertiefungen  versehen.  Die  Druckfedem  welche 
beim  Xiedergehen  des  Stempels  zusammengedrückt 
werden,  dehnen  sich  beim  llochgehen  desselben  wieder 
aus  nnd  entfernen  so  die  Elektroüenplatte  von  den 
unteren  Preusüften  /. 

Verfahren  zur  elektrischen  Darstellung  von 
Ozon.  — * Albert  Verley  in  Coorbevoie  bei  Paris. 
— D.  R.  P.  108376. 


Das  Verfahren,  Ozon  durch  Schwingongen  höherer 
Frequenz  zu  erzeugen,  besteht  darin,  dass  man  einen 
zu  dem  Ozonisator  O parallel  geschalteten  Kondensator 
C anwendet  Ansgefuhrt  wurde  das  Verf.*ihren  unter 
Anwendung  der  besonderen  Anordnung,  dass  der  Kon- 
densator C parallel  zum  Ozonisierungaapparat  O bei 
gleichzeitiger  EmscbuUung  einer  Funkenstrecke  a b 
zwischen  Kondensator  c und  Ozonisator  O geschaltet 
ist.  T ist  ein  Transformator  mit  den  Polklemmen  P P. 
Hierdurch  wird  erreicht,  dass  die  elektrische  Energie 
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tnogUchct  wcDtc  äussere,  als  Wärmeentwrickelun^  sich 
kuDclgebeDclc  Arl/eit,  dagcßcn  möglichst  viel  in  Ozon> 
btlduog  resultierende  Arbeit  verrichtet. 


Verfahren  zum  Gerben  und  Färben  von  Häuten 
und  FeUen  unter  Benutzung  des  etektrlsehen 


Stroms.  — George  Deuter  Bur  ton  in  Botten.  — 

D.  R.  P.  108428. 

Die  Mäute  werden  in  ein  Gerbbad  eingehängt,  dem 
gleichzeitig  Farbstoffe  zugesetst  sind.  Unter  ZahUlfe- 
nähme  des  eleklritcbeo  .Stromes  werden  die  Häute 
gleichzeitig  gegerbt  und  gefärbt.  Der  Farbstoff  kann 
auch  erst  nach  erfolgter  Gerbung  dem  Farbbad  suge- 
setu  werden. 

ErregertiasslgkeU  fQr  galvanische  Batterien. 

— Henry  Rlnmenberg  jr.  in  Wakeficld,  V.  St.  A. 

— U.  R.  P.  108448. 

Die  Erregerfltissigkeit  besteht  aus  einem  ChloraC 
und  einem  Hisulfat  eines  Alkaliroetalles.  Dieselbe 
liefert  eine  gute  depolarUierende  Wirkung»  erhöbt  die 
clektremotorische  Kraft  and  verringert,  da  freie  Schwefel' 
aäure  ln  ihr  nicht  vorhanden  ist,  den  Zinkverbrauefau 


Elektrolytlsehar  ElektrlzlUttszähler.  — Charles 
Orme  Bastian  in  London.  D.  K.  P.  108408. 

Die  Elektroden  werden  ohne  Durchlöcherung  der 
Wandungen  des  Gefästei  von  oben  in  den  Elekrolyten 
eingefubrt.  Um  die  Elektroden  möglichst  dicht  anein- 
ander zn  befestigen  und  doch  zur  Vermeidung  eines 
Kurzschlusses  sicher  von  einander  zu  trennen,  sind  die 


l’iR-  56. 

beiden  HUtinelektrodcn  gekittet  oder  auf  andere  Weise  mit  den  die  isolierten  Zuführungsdräbte  cinscblicssen- 

an  die  Rippen  a eines  Gestelles  b befestigt,  welches  den  Röhren  cd  aus  einem  StUck  besteht. 


ALLGEMEINES. 


Promotionsordnung  fDr  Doktor-Jngonleure. 

Im  »Staats-Anz.c  ist  die  Promotionsordnung  ftlr  die  Er- 
teilung der  Würde  eines  Doktor-Iogcnieurs  devch  die 
Technischen  Hochschulen  Preussens  durch  den  Knltus- 
mioister  bekannt  gemacht  worden.  Die  hauptsächlichsten 
Punkte  derselben  lautem  t.  Die  Promotion  zum 
Doktor-Ingenieur  ist  an  folgende,  von  dem  Bewerber 
zu  erfüllende  Hediogungen  geknüpft:  l.  Die  Beibringung 
des  Reifezeugnisses  eines  deutschen  Gymnasinmi  oder 
Realgymnasiums  oder  einer  deutschen  Oberreabchulc. 
Welche  Reifezeugnisse  noch  sonst  als  gleichwertig  mit 
den  vorbezeichneten  Keifezeugniuen  zozuhissen  sind, 
bleibt  der  Entschliessung  des  vorgeordneien  Ministeriums 
Vorbehalten.  3.  Den  Ausweis  Uber  die  Erlangung  des 
Grades  eines  Diplom-Ingenieurs  nach  Musagabe  der  Be- 
Btimmuogen , welche  das  vorgeordoete  Ministerium 
hierüber  erlassen  wird.  3.  Die  Einreichung  einer  in 
deutscher  Sprache  abgef.*isslen  wissenschaftlichen  Ab- 
handlung (DiMcrtatioo),  welche  die  Befähigung  des  Be- 
werbers Bum  selbständigen  wissenschaftlichen  Arbeiten 
auf  teebnisebem  Gebiete  darthut.  Dieselbe  must  einem 
Zweige  der  technischen  Wissenschaften  angebören,  für 
welchen  eine  Diplomprüfung  an  der  Technischen  Hoch- 
schnie  besteht.  Die  Diplomarbeit  kann  nicht  als  Doktor- 
dissertation  verwendet  werden.  4.  Die  Ablegung  einer 
mUndUeben  Prüfung.  5.  Die  Entrichtnng  einer  Prüfungs- 
gebühr im  Betrage  von  240  Mk.  § 2.  Das  Gesoch  um 


Verleihung  der  Würde  eines  Doktor-Ingenieurs  ist  schrift- 
lich an  Rektor  und  .Senat  zu  richten.  Dem  Gesuche 
sind  beizufUgen : a)  Ein  Abriss  des  I.ebens-  und 

HUdungtganges  des  Bewerbers,  b)  Die  Schriftstücke  in 
Urschrift,  durch  welche  der  Nachweis  der  Erfüllung  der 
in  § 1 Ziffer  l und  3 genaouten  Bedingungen  zu  er- 
bringen ist.  c)  Die  Dtsscrlation  mit  einer  eidesstatt- 
lichen Erklärung,  dass  der  Bewerber  sie,  abgesehen  von 
den  von  ihm  tu  bezeichnendes  IlUfsmiticlo,  selbständig 
verfasst  hat.  d)  Ein  amtliches  Führungszeugnis.  Gleich* 
zeitig  ist  die  Hälfte  der  Prüfungsgebühr  als  erster  Teil- 
betrag un  die  Kasse  der  Hochschule  einznzahlen.  § 3. 
Rektor  und  Senat  überweisen  das  Gesuch,  falls  sich 
keine  Bedenken  ergeben,  an  das  Kollegium  derjenigen 
Abteilung,  in  deren  Lehrgebiet  der  in  der  Dissertation 
behandelte  Gegenstand  vorzugsweise  eintchligt,  mit  dem 
Aufträge,  aus  seiner  Mitte  eine  Prüfungskommission  mit 
einem  Vorsitzenden,  einem  Referenten  und  einem 
Korreferenten  zu  bestelleiz.  ln  besonderen  Fällen  kann 
auch  ein  Dozent,  welcher  dem  .\bieilungskollcgiam  nicht 
sngchört,  oder  ein  Professor  oder  Dozent  einer  anderen 
Abteilung  in  die  Kommission  berufen  werden.  § 4.  Nach 
Prüfung  der  V'oriagen  durch  die  Kommission  erstattet 
der  Vorsitzende  an  das  Abtcilungskoüegium  einen 
schrifthehen  Kerirht,  welcher  nebst  der  Dissertation  und 
den  von  dem  Referenten  und  dem  Korreferenten  ahge- 
fassten  Gntacbtcn  über  dieselbe  bei  sämtlichen  Mit- 
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gliedern  des  Abteilongskollegiofns  in  UmUnf  tu  »etsen 
ist  Hierauf  entscheidet  das  Kolleginm  ln  einer  Sitzung 
über  die  Annahme  der  Dissertation  and  bestimmt  bei 
güniiigem  Ausfall  die  Zeit  für  die  mllndUche  Prüfung. 
Der  Restbetrag  der  Prüfungsgebühr  ist  vor  der  mtiod* 
liehen  Prüfung  zu  entrichten.  ||  5.  Zu  der  mündlichen 
Prüfung  sind  einsuladen:  das  vorgeordnele  Ministerium 
bezw.  dessen  ständiger  Kommissar,  Rektor  und  Senat 
sowie  sSmtliche  Professoren  und  Dosenten  der  beteiligten 
Abteilung.  Ausserdem  hat  jeder  Lehrer  an  einer 
deutschen  Technischen  Hochschule  oder  Universität  su 
«lerselben  Zulritt.  Die  mündliche  Prüfung,  welche  mit 
jedem  Bewerber  einzeln  vorzunehmen  ist,  wird  von  dem 
Vorsitzenden  geleitet.  Sie  muss  mindestens  eine  Stunde 
dsnem  and  erstreckt  sich,  ausgehend  von  dem  in  der 
Dissertation  behandelten  Gegenstand,  über  das  betretende 
Fachgebiet.  § 6.  Unmittelbar  nach  beendeter  Prüfung 
entscheidet  das  Abtetlungskollegium  auf  den  Bericht  der 
Prüfungskommission  in  einer  Siizong  darüber,  ob  und 
mit  welchem  der  drei  Prädikate:  »Bestandene,  »Gut 

bestandene,  ».Mit  Auszeichnung  bestandene  der  Bewerber 
als  bestanden  zu  erklären  und  die  Erteilung  der  Würde 
eines  Doktor-Ingenieurs  an  ihn  bei  Rektor  und  Senat 
zu  beantragen  ist.  Der  Senat  fas^tt  in  seiner  nächsten 
Sitzung  Uber  den  Antrag  des  Abteilungskollegiums 
Beschluss.  § 7.  Der  Beschluss  des  Senats  wird  dem 
Bewerber  durch  deu  Rektor  mitgeteilt.  Das  Doktor- 
Ingeoieur-l^iplom  wird  ihm  jedoch  erst  aasgehändigt, 
nachdem  er  200  Abdrücke  der  als  Dissertaiioo  aner- 
kannten Schrift  eingereiebt  hat.  Vor  der  Authändiguog 
des  Diploms  hat  er  nicht  das  Recht,  sich  Doktor- 
ingenieur  tu  neunen.  Die  eingereichten  Abdrücke  müssen 
ein  besonderes  Titelblstt  iragcü,  auf  dem  die  Abhanilluog 
unter  Nennung  der  Namen  des  Referenten  und  des  Kor- 
referenten ausdrücklich  bezeichnet  ist  als;  von  der 

'l'erhnischen  Hochschule  zu zur  Erlangung 

der  Würde  eines  Doktor- Ingenieurs  genehmigte  Disser- 
tation ....  § IO.  Bedürftigen  und  besonders  würdigen 
Bewerbern  kann  der  xweite  Teilbetrag  (§  4 letzter  Ab- 
satz) der  Prüfungsgebühr  auf  Vorschlag  der  Abteilung 
vom  Senat  erlassen  werden.  ^ 11.  Von  dem  Nicht- 
bestehen  der  Prüfung  oder  von  der  Abweisung  eines 
Bewerbers  ist  sämtlichen  deutschen  Technischen  Hoch- 
schulen vertrauliche  Mitteilung  zu  machen.  Eine  aber- 
malige Bewerbung  ist  nur  einmal  und  nicht  vor  Ablauf 
eines  Jahres  zulässig.  Dies  gilt  such,  wenn  die  erste 
erfolglose  Bewerbung  an  einer  anderen  Hochschule 
ttattgefanden  hat.  War  die  erste  Bewerbung  an  der 
nämlichen  Hochschule  erfolgt,  und  war  bei  derselben 
die  Dissertation  angenommen  worden,  aber  die  münd- 
liche Prüfung  ungünstig  ausgefallen,  so  ist  nur  die 
letztere  zu  wiederholen  und  nur  der  zweite  Teilbetrag 
der  Prüfungsgebühr  nochmals  zu  entrichten.  § 12.  In 
.Vaerkennuog  hervorragender  Verdienste  um  die  Forderung 
der  technischen  Wissenschaften  kann  auf  einstimmigen 
Antrag  einer  Abteilung  durch  Beschluss  von  Rektor 
und  Senat  unter  Renachrichtiguog  der  übrigen  deutschen 
Technischen  Hochschulen  die  Würde  eines  Doktor- 
Ingenieurs  Ehren  halber  als  seltene  Auszeichnung  ver- 
liehen werden. 


Das  neue  Beiehsgesetz,  betrelTend  die 
Patentanwälte,  vom  21.  Mal  1900  ist  in  No.  17 
des  Reicbs-Geseizblaltes  veröffentlicht  worden.  Es 
umfsssi  2 2Paragraphen,  welche  als  wichtigsteBestimmungen 
folgende  aufweisen;  Hei  dem  Kaiserlichen  Patentamt« 
wird  eine  Liste  der  Patentanwälte  geführt.  In  die 


Liste  werden  Personen,  welche  andere  in  Angelegen- 
heiten , die  zum  GeschäftskreUe  des  Patentamtes 
gehören,  vor  demselben  für  eigene  Rechnung  berufs- 
mässig vertreten  wollen,  auf  ihren  Antrag  eingetnigen. 
Die  Eintragung  ist  nur  tolissig,  wenn  der  Antragsteller 
seine  technische  Befähigung  und  den  Besitz  der  erfor- 
derlichen ReebtskeoDtnitse  nachweift.  Auch  muss  der 
Patentanwalt  im  lolaode  wohnen,  das  25.  Jahr  vollendet 
haben  und  in  der  freien  Verfügung  seines  Vermögens 
unbeschränkt  sein.  Die  Eintragung  wird  versagt,  wenn 
der  Betreffende  sich  eines  unwürdigen  Verhaltens 
schuldig  gemacht  bat.  Alt  solches  sind  politische, 
wissenschaftliche  und  religiöse  Ansichten  oder  Hand- 
lungen nicht  anzusehen.  Wird  die  Eintragung  versagt, 
so  steht  der  Beschwerdeweg  offen.  Ueber  die  Beschwerde 
entscheidet  ein  Ehrengericht,  d.*»  ans  einem  rechts- 
kundigen und  technischen  Miigliede  und  drei  Patent- 
anwälten besieht.  Gegen  die  Entscheidung  des  Ehren- 
gerichts kann  berufuug  eingelegt  werden ; die 
Angel^enheit  kommt  dann  vor  den  Ehrengeriebuhof, 
der  aus  drei  Mitgliedern  des  Patentamtes,  von  denen 
der  Vortiizende  und  ein  Mitglied  rechtskundig  sein 
müssen,  und  vier  Patentanwälten  besteht.  Für  die 
technische  Befähigung  ist  erforderlich,  dass  der 
Betreffende  im  Inland  alt  ordentlicher  Hörer  an  einer 
Universität,  Technischen  Hochschule  oder  einer  Beig- 
akademie  sich  dem  .Studium  naiurwisaenscbafüicber  und 
technischer  Fächer  gewidmet  und  eine  staatliche  oder 
akademische  Fschprttfung  bestanden  hat;  ausserdem 
muss  er  mindestens  ein  Jahr  hindurch  in  praktischer, 
gewerblicher  Tbätigkeit  gearbeitet  und  hierauf  mtndeatens 
zwei  Jahre  hindurch  eine  praktische  'Phäiigkeit  auf  dem 
Gebiete  des  Rcchtsschnizes  aasgeübt  hfiben.  Eine  Aus- 
bildung im  Auslände  kann  als  ausreichend  anerkannt 
werden;  die  FaebprUfung  muss  at>er  im  Inbnde  abgelegt 
werden.  — Der  Besitz  der  erfotderlichen  Keebts- 
kenntnlssc  wird  durch  eine  schriftliche  und  mündliche 
Prüfung  vor  einer  Kommission,  bestehend  aus  Mitgliedern 
des  Pateniumtes  und  aus  Patentanwälten,  festgesiellt. 
— Die  Patentanwälte  werden  durch  Handschlag  auf 
die  gewissenhafte  Ausübung  ihres  Berufes  verpfUebtet. 
Personen,  welche  die  Patentanwälte  im  Verkehr  mit 
dem  i’ateutamt  ständig  vertreten,  werden  ln  eine 
besondere  Spalte  der  Patentanwaltsliste  eingetragen. 
Sie  müssen  im  allgemeioen  die  Bestimmungen  für 
Patentanwälte  erfüllen,  jedoch  genügt  ein  Alter  von 
21  Jahren  und  nach  der  Ablegun|^  der  staatlichen 
oder  skademiseben  Faebprüfung  eine  einjährige, 
praktische  Thätigkeit  auf  dem  Gebiete  des  gewert>Iichen 
Rechtsschutzes.  — Rechtsanwälte  brauchen  nicht  in  die 
Patentanwaltsliste  eingetragen  zu  werden.  Wer,  ohne  ln 
die  Patcntsnw'altsHsie  eingetragen  zu  sein,  sich  den 
Titel  als  Patentanwalt  oder  einen  ähnlichen  Titel 
beilegt,  wird  mit  Geldstrafen  bis  zu  300  Mk.  oder 
Haft  bestraft.  Diejenigen  Patentanwälte,  die  seit  dem 
I.  Januar  1899  berufsmässig  die  Vertretung  iu  Patent- 
sachen susgeUbt  haben,  können,  ohne  eine  Prüfung 
abtulegen,  in  die  Liste  aalgenommen  werden. 
Ein  bezüglicher  Antrag  muss  vor  dem  i.  April  1901 
gestellt  sein.  Ueber  die  Zulassung  ohne  Prüfung 
entscheidet  die  PrUfungskommLssion.  Das  Gesetz  tritt 
am  I.  Oktober  1900  in  Kraft.  Solange  die  zur  Ans- 
fUhruDg  dieses  Gesetzes  erforderliche  .Anzahl  von 
Patentanwälten  in  die  Liste  noch  nicht  eingetrsgen  ist. 
werden  an  deren  Stelle  durch  den  Kcichskanzler 
Personen  bestellt,  welche  bisher  andere  in  .Angelegen- 
heiten des  gewerblichen  Rechtsschutzes  für  eigene 
Rechnung  berufsmässig  vertreten  haben. 
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BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  - ÜBERSICHT. 


Pfanhausep,  WUh.,  Elektroplattierung.  Qalvano- 
plaStlk»  lletallpollerung.  Wien.  Splclhageo 
& Schnorieh«  Verla|;ibucbhld|;.  I.  Kumpf]^.Lftte  7. 

Wie  cchoD  der  Ntme  des  Verfassers  sagt,  ist  das 
vorliegeDde  Werk  vollkommen  aus  der  Praxis  heraas- 
gCDommen,  and  es  sind  die  reichen,  praktischen 
Erfahrungen  sowohl  des  Herrn  Dr.  Pfanbaaser  sen., 
welcher  bereits  im  Jahre  1^73  seine  Fabrikation  für 
Maachinenapparaie,  Chemikalien  und  Bedarfsartikel 
fttr  galvanische  Anstalten,  Galvanoplastik  und  Metall* 
poliemng  begonnen  hatte,  nicdergclegt,  wie  auch  die- 
jenigen des  Herrn  Dr.  W.  Pfanhauser  jr..  welcher 
die  neaesten  Erfahrungen  auf  dem  Gebiete  der  Elektro* 
Chemie  und  Elektrotechnik  bei  seiner  Mitarbeiter* 
achaft  an  demaelben  verwendete.  Da  jedoch  eie 
richtiges,  praktisches  Arbeiten,  besonders  auf  dem  vor- 
genannten Gebiete,  ohne  eine  einigermasseo  theoretische 
Kenotnis  nnmöglicb  ist.  so  sind  auch  die  (.rundrüge 
der  fUr  das  vorliegende  Gebiet  massgebenden  Tbeoriecn 
in  Kürte  mit  eingefttgt.  Die  Darstellung,  insbesondere 
des  lotsten  Gebietes  ist  so  klar  und  deutlich  gehalten, 
dasa  auch  der  Mann  mit  einfacherer  Vorbildung  ein 
genügendes  theoretisches  Wissen  durch  das  Studium 
derselben  sich  wird  aneignen  können.  Zahlreiche  Ab- 
bildongen,  welche  dem  Werke  beigegeben  sind, 
erleichtern  daa  Verständnis  und  machen  den  Arbeitenden 
mit  dem  Wesen  der  Apparate  besser  und  leichter 
bekannt,  als  es  blosse  Worte  vermochten.  Die  Aus- 
stattung des  Werkes  ist  io  jeder  Hinsicht  eine  vorzüg- 
liche tu  nennen,  und  wir  empfehlen  dasselbe  aufs  beste 
der  Beachtung  unserer  Leser. 

Le  Blane,  Prof.  Dr.  Max,  Lehrbneh  der  Elektro- 

ChemiB.  Zweite  vermehrte  Autlnge.  Mit  33  Figuren. 
Leipzig,  Verlag  von  Oscar  Leioer.  1900.  Preis  6 M. 

Wir  haben  bereits  beim  Erscheinen  der  ersteig 
Auflage  dieses  Werkes  eine  Charakteristik  desselben 
gegeben  (s.  diese  Zeitschrift  Jahrg.  II.  S.  215)  und 
können  unser  Urteil  Uber  die  zweite  Auflage  auch 
nur  wiederum  dahin  zusammenfassen,  dass  der  Titel 
des  Werkes  als  Lehrbuch  der  Elektrochemie  ganz 
entschieden  viel  su  weit  gefasst  ist  und  den  geirotenen 
Inhalt  nicht  richtig  charakterisiert.  Der  Iculere 
stellt  sich  vielmehr  fast  lediglich  als  eine  auafubriiehe 
Darstellung  der  lonen-Theorie  dar.  Auch  da,  wo 
nicht  Bosschliesslich  die  Ionen  behandelt  sind,  wie 
im  letzten  Teil  des  Werkes,  sind  die  Verhältnisse  der 
Praxis  entweder  gamicht  berücksichtigt  oder  doch  so 
kurz  geschildert,  dass  das  Werk  als  ein  I.ebrbuch  des 
Gesamtgebietes  der  Elektrochemie  in  keinem  P'alle 
gelten  kann.  Der  Titel  würde  richtiger  heUsen:  Aus- 
führliche Darstellung  der  theoretischen  Elektrochemie 
auf  Grund  der  loneotheorie.  Hiermit  wäre  der  Inhalt 
scharf  und  klar  präzisiert  und  für  diejenigen,  welche 
sich  ausführlich  über  die  letztgenannte  Theorie  unter- 
richten wollten,  könnte  das  Werk  als  ein  ausführlicher, 
in  jeder  Beziehung  hervorragender  Führer  bestens 
empfohlen  werden. 

HJelt,  Edyard.  Aus  Jae-  Berzellus  und  Gustav 
Magnus  Briefwechsel  ln  den  Jahren  1828-1847. 

Braunschweig,  Druck  und  Verlsg  von  Friedrich 
Vieweg  & Sohn,  1900.  Preis  3 Mk. 

Es  ist  bekanntlich  eine  der  schätzenswertesten 
Eigenschaften  des  grossen  Altmeisters  der  Chemie, 
Jacob  Berzelius,  dass  derselbe  bei  seinen  Arbeiten 
und  beim  gegenseitigen  Austausch  neuer  Ideen  sich 
nicht  allein  auf  einen  engen  Kreis  beschränkte,  sondern 
dass  er  mit  fast  allen  Zeitgeoosaen  in  Briefwechsel 


stand.  Die  hervorragendsten  Chemiker  seiner  Zeit 
verdanken  ihm  Anregung  und  Belehrung,  und  mit  Recht 
hat  man  deshalb  io  jüngster  Zeit  verschiedentlich  die 
Briefe  von  Berzelius  an  seine  Fach-  und  Zeitgenossen 
gesammelt  und  sie  als  wertvolle  Beiträge  zur  chemischen 
Litteraiur  kennen  und  schätzen  gelernt.  Für  uns  liegt 
nun  eine  neue  Bereicherung  in  dieser  Art  von  Litteraiur, 
nämlich  der  Briefwechsel  swiicheo  Berzelius  und 
Gustav  Magnus  aua  den  Jahren  1828—1847. 
Wie  mit  seinen  anderen  Schülern,  so  ist  Berse- 
lius  auch  mit  Gustav  Magnus,  der  sich  längere 
Zeit  bei  ihm  in  .Stockholm  zu  Stadieosweckeo 
anfhielt,  in  der  Folgezeit  io  regem,  schriftlichem 
Verkehr  geblieben.  Die  vorliegenden  Briefe  behandeln 
nicht  nur  wissenachaftliche  Probleme,  sondern  sic 
gewinnen  dadurch  noch  einen  ganz  besonderen  KeU, 
dass  Magnus  in  ihnen  vielfach  Berliner  Verhältnisse, 
sowie  den  Kreis  von  Forschern  schildert,  in  welchem 
er  sich  damals  bewegte.  Wie  alles,  was  von  Berzelius 
herstammt,  sich  als  l^ktttre  durch  die  wunderbar  klare 
Diction  und  die  anregende  Art  und  Weite  der 
Schilderung  auszeichnei.  so  auch  diese  Briefe.  Wir 
sind  überzeugt,  dass  dieselben  jedem  unserer  Leser 
genussreiche  .Stunden  bereiten  werden. 

Bermbaeh,  Dr.  W..  ElektrlzlUtswerke,  elek- 
trliohe  Belenehtungr  und  elektrische  Kraft- 
übertragung. Gemeinverständliche  Darstellung. 
Zweite  verbesserte  und  vermehrte  Auflage.  Mit  130 
Abbildungen.  Wiesbaden.  Verlag  von  Lützen- 
kirchen & Bröcking.  1900.  I^adenpreis  3,60  M. 
Da«  vorliegende  Werk  richtet  sich  vor  allen  an 
solche  Leser,  bei  denen  grössere  mathematische  und 
physikalische  Kenntnisse  nicht  vorausgesetzt  werden. 
Es  ist  jedoch  auch  für  diejenigen  bestimmt,  die  sich 
eingehender  mit  der  vorliegenden  Materie  beschäftigen 
wollen,  und  ao  sind  sowohl  im  Texte  wie  am  Schlüsse 
des  Werkes  in  besonderen  Anmerkungen  zahlreiche 
litterarische  Angaben  zusaromengestellt,  durch  welche 
sich  derjenige,  der  ein  eingehenderes  Studium  wünscht, 
leicht  über  die  betrelTenden  Origtnalarbeiien  infonnieren 
kann.  Der  Umstund,  dass  das  Werk  in  kurzer  Zeit 
zwei  Auflagen  erlebte,  spricht  schon  für  seine  Brauchbar- 
keit,  und  es  ist  in  der  That  der  StolT  in  klarer  und 
verai.Hndlicher  Weise  und  doch  mit  grosser  VoUständig- 
keii  und  erschöpfend  genug  behandelt. 

Peters,  Dr.  Franz.,  Elektrometallurgie  und  Gal- 
vanotechnik. Ein  Hand-  und  Naehsehlagebneh 
fOr  die  Gewinnung  und  Bearbeitung  von 
Meuilen  auf  elektrischem  Wege.  !□  vier 
Bänden.  Mit  72  Abbildungen.  Wien,  Pest,  Leipzig. 
A.  Hartleben's  Verlag.  Preis  3 M. 

ln  dem  vorliegenden  Werk,  das  in  vier  Bände 
zerfällt,  bat  der  Verfasser  versucht,  daa  Gesammlgebiet 
der  Elektrometallurgie  und  Galvanotechnik  eingehend 
zu  behandeln.  Es  ist  ein  besonderer  Vorzug  des 
Werkes,  dass  es  nicht,  wie  viele  andere  Lehrbücher, 
sich  einseitig  auf  die  ZeitschriftenliUeratur  stützt,  sondern 
dass  cs  auch  in  erster  Linie  die  gesummte  Patent- 
litteratur  in  ausgedehntem  Masse  herbeizieht.  Welchen 
Wert  eine  derartige  Behandlung  des  Stoffes  für  die 
Praxis  und  für  den  l’raktikcr  hat.  braucht  wohl  nicht 
näher  erläutert  su  werden.  Es  wird  manche  Mühe  und 
Arbeit  und  manche  unnütze  Zeilverschwendung  durch 
die  Benutzung  desselben  gespart  werden.  Wie  wir  uns 
durch  .Stichproben  Überzeugt  haben,  wurde  die  Litieratur 
mit  grosaer  Vollständigkeit  benutzt,  und  wenn  sich 
natürlich  bei  einem  umfangreichen  Werk,  wie  den  vor* 
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lie^'eodeo,  eioe  voll8l5ndii:e  Lücken locitrkeit  schon  aus 
dem  Grande  nicht  wird  enielen  lassen,  weil  während 
der  Dracklegnng,  ja  »ogsr  wlbrend  der  Expedition 
stets  noch  neue  Schriften  veröffentlicht  werden,  so  ist 
dennoch  hier  eine  Vollstindigkeit  geboten,  wie  wir  sie 
noch  bei  keinem  zweiten  Werke  bemerkt  haben.  Der 
erste  Band  des  Werkes  behandelt  die  Halb-  und 
Leichtmetalle,  und  es  sind  in  demselben  sämtliche 
in  diese  Klasse  gehörigen  Metalle,  ihr  Vorkommen, 
ihre  Gewinnnng,  Bearbeitung  und  Verwendung  behandelt. 
Der  zweite  Band  ist  ausschliesslich  und  allein  dem 
Kupfer  gewidmet  und  stellt  eioe  Sammlung  alles 
dessen  dar,  wss  über  das  Kupfer  und  seine  elektro- 
lytische Behandlung  bis  jeut  bekannt  Ist,  Ks  ist 


hiermit  eioe  Monographie  des  Kupfers  geschaffen 
worden,  die  durch  ihre  Ausführlichkeit  und  Vollständig- 
keit einen  hohen  Wert  in  sich  birgt.  Im  dritten  Band 
sind  die  Edelmetalle  abgebandclt,  während  der  vierte 
sich  mit  dem  Zink,  dem  Blei,  dem  Nickel  und  dem 
Kobalt  beschäftigt.  Wir  möchten  noch  ganz  besonders 
darauf  hinweisen,  d.'iss  dem  Werke  ein  ausführliches 
Namensverzeichois,  sowie  ein  nach  Ländern  geordnetes 
Verzeichnis  beigegeben  ist,  so  dass  also  die  Arbeit  des 
Nachscblageos  ganz  ungeheuer  erleichtert  wird,  und 
jedes  mühselige  und  zeitraubende  Sachen  bei  Benutzung 
des  Werkes  wegfällt.  Wir  zweifeln  nicht,  dass  das 
schöne  und  sorgfältig  bearbeitete  Werk  sich  unter 
unseren  Lesern  viele  Freunde  erwerben  wird. 


GESCHÄFTLICHES. 


Refflstrlbrendes  PrftzlBlons  - Ampöremeter. 

Von  der  Firma  Gans  o.  Goldschmidt-Berlin  war 
auf  der  Kieler  Ausstellung  ein  neues  regiatnerendes 
lostruroent  ausgestellt  worden,  welches  proportionale 
Teilung  besiist  und  aperiodisch  Ut.  Die  Zeigerspitze, 
mit  Schreibstift  ausgerüstet,  schwingt  frei  von  der  den 
Regiatrierstreifen  tragenden  Trommel  und  wird  periodisch 
alle  drei  Sekunden  vermittelst  einer  AndrUckvorricktuog 
in  eine  jeweilige  Stellung  gegen  den  Registnerstreifen 
gedrückt.  Der  Registnerstreifen  wird  io  einer  Stunde 
einmal  an  dem  Registrierstift  vorbeigeführt.  Das  die 
Trommel  bewegende  Uhrwerk  ist  mit  einer  rinfnehen 
Vorrichtung  versehen,  um  su  bewerkstelligen,  dass  die 
einmalige  Umdrehung  der  Trommel,  statt  in  einer 


Stunde,  in  zwölf  Stunden  staltfindet;  hierdurch  wird  der 
Apparat  besonder»  geeignet,  umbeispielsweise  Kapazitäis* 
proben  au  Akkumulatoren  mit  verschiedener  Entladungs- 
dauer anzufUhren.  Der  Apparat  war  von  O bis  loo 
Ampere  geaicht,  ist  aber  auch  für  mehrere  Empfindlich- 
keiten und  als  kombinierte  Volt>  und  Amperemeter  su 
aicben,  geeignet.  Der  Nullpunkt  war  in  die  Mitte  der 
Skala  verlegt,  aodasa  die  Ladung  und  Entladung  nach 
entgegengesetzter  Kiebtung  bin  registriert  wurde.  Die 
Spezialfabrik  elektrischer  Messapparate  von  Gans  u. 
Golds, cbmidt,  Berlin  N.,  Elsasserstr.  8,  versendet  auf 
Wunsch  gern  ihre  Preialiste,  die  vor  kurzem  reich 
illustriert  und  io  hübscher  Ausstattung  erschienen  ist. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

Zusammeogestellt  vom  Patent-  und  Technischen  ßurean  E.  OaUkow,  Berlin  NW.,  Marien-Sirasse  17. 


DouUehes  Reieb. 

Anmeldungen. 

Kl.  4e.  V.  3623.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Zünd- 
massen für  Gase.  — Vulkan  Gesellschaft  für  selbst- 
zündende  Glühkörper  mit  beschränkter  Haftung, 
Berlin,  Burgstr.  28. 

Kl.  12a.  H.  23502.  Einrichtung  an  elektrolytischen 
Apparaten,  welche  die  Benutzung  des  bei  der  Elektro- 
lyse frei  werdenden  Wasserstofles  zur  selbstih^itgen 
Zirkulation  der  Lauge  ermöglicht.  — Max  Aue 

i.  S.  Buhobofstr.,  u.  Dr.  Felix  Oettel,  KadrHcul  b. 
Dresden,  Bismarckstr.  3. 

Kl.  12g.  Sch.  15316.  Zur  Aufnahme  von  Kuiaitkt- 
substaosen  dienende  Tonkörper.  — Chemische  Fabrik 
vorm.  GoldenbergGeromouiACie.,  Winkel  a.  Rh. 

Kl.  120.  K.  16232.  Verfahren  zur  Gewinnung  von 
o-Chlorbenzaldehyd  ans  dem  bei  der  Chlorierung  ilet 
o-Nitretoluols  neben  o-Nitrobeozylchlorid  enistchen- 
den  o-Cblorbensylchlorid.  — Kalle  & Co.,  Biebrich 
a.  Rh. 

Kl.  12i.  H.  19731.  Verfahren  und  Apparat  zur  Nutz- 
barmachung der  bei  Hochofen-Prozessen  durch  Re- 
duktion der  Eisenerte  ausgefällten  Abfallprodukte.  — 
Hermann  L.  Hartenstein,  Uellaire,  Beimont  County, 


Ohio,  und  George  A.  Weber,  Chicago,  111.,  V. 
St.  A, 

XI.  12.  A.  6626.  Einrichtung  zur  Gewinnung  von 

Aetzalkali  durch  feuerllUssigc  Elektrolyse;  Zua.  z. 
.Anm.  A.  6623.  Charles  Ernest  Acker,  424  Pinc 
Avenue,  Niagara  Falls,  Niagara  Countv,  New  York, 
V.  St.  A. 

KL  12.  N.  4430.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Ammoniak  aus  Chlorammonium  und  Magnesia.  — 
Dr.  Paul  Naef,  New  York,  15,  3rd.  Avenue,  New 
Brighton. 

Kl.  t2f.  V,  3574.  Vorrichtung  zor  selbstthäligen  Zu- 
führung bestimmter  Chemikalienmengen  su  Flüssig- 
keiten. — Dr.  Louis  Eduard  Otto  de  Visser, 
Schiedam. 

Kl.  2t.  Z.  2816.  Verfahren  zur  Herstellung  elek- 
trischer Glühkörper.  — Heribert  Zehrlaut,  Mainz, 
Kaiserstr.  31. 

KI.  2lb,  H.  22449.  Sammlerelcktrode.  — Samuel 
Yoke  Hcebner,  Philadelphia;  Vertr.i  C.  Kehlert  u. 
G.  Loubier,  Berlin,  Dorotheenatrasse  32. 

Kl.  21b.  K.  13677.  Galvanische  Batterie  mit  innerer 
Heizung.  — William  Stepney  Rawion,  Westminsier; 
Vertr.:  C.  Grooert,  Berlin,  Luisenstr.  42. 
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Kl.  2tb.  L.  13282.  Zelle  zam  Formicreo  von 
Smmnlerelekirodeti.  — Henry  Leitner,  London; 
Venr. : F.  C.  Glaser  u.  L.  Glaser,  Berlin,  Linden- 
Strasse  80. 

Kl.  21b.  D.  9374.  Galvanisches  blement. — Hennann 
Jacques  Hercum,  Plüladelphia,  V.  St.  A.;  Vertr.: 
C Pebleri  n.  G.  Lonbier,  Berlin,  Dorotheenstr.  32. 

Kl.  2if.  B.  26696.  Ho(;enlum{«e  mit  metalliahbalttgen 
Elektroden.  — Hugo  Bremer,  Neheim  a.  Rh. 

Kl.  2lg.  S.  12481.  Verfahren  zur  Herstellnng  iso- 
lierter Eisenbleche  für  elektromagnetische  Zwecke, 
sowie  papierübertogener  Bleche  überhaupt.  —Stern  ens 
& Halske,  Aktien-Gesellschaft,  Berlin. 

Kl.  21b.  J.  5484.  Herstellung  negativer  Elektroden 
für  Stromsammler  mit  unveränderlichem  Elektrolyt. 
— Emst  Waldemar  Jungner,  Stockholm.  Vertr.: 
E.  Scbmatolla,  Berlin,  Kanonierstr.  26a. 

Kl.  22.  E.  6365.  Verfahren  sur  Herstellung  einer 
haltbaren  Vergoldung,  Versilberung  oder  anderen 
Metallisierung  auf  tierischen  Membranen.  — Erben 
des  verstorbenen  Wilhelm  von  Miller,  a.  Witwe  Frau 
Helene  von  Miller,  geb.  Sedlmayr,  b.  Richard  von 
Miller,  Gottfried  von  Miller,  Alben  von  Miller, 
Elisiibeth  von  Miller  n.  Dr.  C.  O.  Hart,  München. 

KI.  40.  E.  6627.  Regelungsvorrichtung  für  elek- 
trische Schmelzöfen.  — Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
vormals  Scbuckert  dt  Co.,  Nürnberg. 

KL  40s.  M.  17504.  Verfahren  sur  Auflockening  von 
Erz  durch  Abschrecken  in  Wasser.  Karl  Miller 
Ore  Reduction  Syndicate  Ltd..  London. 

Kl.  48s.  P.  11346.  Verfahren  tum  Ceberziehen  von 
Zink-  und  Stahlblechen  und  -Körpern  mit  Kupfer 
oder  Messing  auf  galvanischem  Wege.  — Johann  Popp, 
Nürnberg,  Schlossäckerstr.  8. 

KL  48c.  W.  16038.  Verfahren,  Gläser  und  Emaillen 
durch  Zusatz  von  Titansäure  weiss  zu  trüben.  — 
Wupperman  & Co.,  Amberg,  Haselmühle. 

Erteilungen. 

KL  12.  113055.  Apparat  zur  Ausführung  der  durch 

Patent  76047  geschätzten  Elektrolyse  von  Salz- 
lösungen. — J.  Hargreavet,  Famworth-in-Widness, 
England. 

KL  12.  112818.  Speisevorrichtung  für  elektrolytische 

ZeraetzuDgsapparaleu.dgL  — H.  Carmlchae  1.  Boston, 
1 2 Perl  Street ; Vertr.:  Dr.  L.  Sefl,  Berlin,  Dorotheen 
Strasse  22. 

Kl.  12.  112832.  Vcrfihrcn  zur  Gewinnung  von  Phos- 

phor aus  Phosphaten  und  anderem  phosphorhultigem 
Material  mittels  elektrischer  Widerstandserhilzang.  — 
Electric  Reduction  Co.  Limited,  London. 

KL  I2q.  113128.  V'erfahrcD  zur  Darstellung  vo^ 
Oop(>elsaIzen  des  Wismuts  mit  Milchsäure  und  Gerb- 
säuren. — S«  ci6t6  chimique  des  Usines  du 
Rhöne  anct  GUilard,  P.  Monnet  Cartier,  Lyon. 

KL  12.  113086.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

srhwefelsäurefreiem  Natriumbichromat.  — - R.  Wede- 
kind  & Co.,  Cerdingen  h.  Kh. 

Ki  12.  112800.  Verfahren  zur  Darstellung  von  kry- 

Btallisiertem  Silicium.  — l>r.  H.  Scheid,  Frankfurt 
a.  M.,  Ad.ilbertstr.  52. 


KL  21.  112882.  Verfahren  sum  Betriebe  elektrischer 

G Itthlampen  mit  Elektrolyt-Glühkörpern.  — E.  Sander 
u.  H.  Zerning,  Berlin,  Friedrichstr.  41. 

KL  2if.  11322S.  Verfahren  lur  Herstellung  elek- 
trischer Glühkörper:  Zus.  s.  PaL  109864.  ~ \V.  L. 
Voelker,  l.,oDdoa. 

KL  2ib.  113  207.  Sammlerelektrode  mit  aus  nicht 
leitendem  Stoff  bergestelltem  Masseträger.  — A.  R i c k s , 
Berlin,  HafenpL  3. 

KL  21.  113052.  Verfahren  zur  Herstellung  von  elek- 

trolytischen Glühkörpern.  — P.  Scharf,  Berlin, 
Alexanderstr.  27. 

KL  40.  112988.  Ofen  zur  Herstellung  von  manaar- 

carbidfaaltigem  Calciumcarbid.  — P.  Ph.  H.  Mace, 
Paris;  Vertr.:  Carl  Pieper.  Heinrich  Springmano  n. 
'III.  Stört,  Berlin,  Hindersinstr.  3. 

KL  40.  112989.  Verfahren  zum  Legieren  von  Metallen 

und  Metalllegierungen  mit  Magnesium.  — Aluminium- 
u.  Msgnesium-Fabrik,  Hemelingen  b.  Bremen. 

KL  40.  113037.  Verfahren  sur  Dantellung  von 

Metallen  oder  Legierungen.  — Dr.  G.  Dötlner,  Rlx- 
dorf  b.  Berlin,  MUhlenstr.  tf2. 

KL  40.  112890.  Elekirolytisches  Raffioieren  von 

Rohnickclscbmelsen.  C.  Le  Verrier,  Paris:  Vertr.: 
Dr.  K.  Wirih,  Frankfurt  a.  M. 

KL  40t.  113  145.  Verfahren  zur  rrennnng  des  Goldes 

von  Arsen.  Amimon,  Tellur  bei  der  Verarbeitung 
goldhaltiger  Erze.  — J.  Diether,  Niederlahostein,  u. 
M.  Merz,  Kall  L d.  E. 

Gebrauchsmuster. 

KL  12.  134566.  Mit  Vertiefungen  an  der  gekrümmten 

Oberfläche  versehene  fv«  Körper  zum  Slischen  nnd 
BeforderTi  von  Reaktionen  zwischen  Flüssigkeiten 
und  Gasen.  --  Capitaine  ^ v.  Hertling,  Berlin. 

KL  >2.  135432.  Extraktionthülsen  aus  Aiumininm, 

Glas,  Porzellan  oder  anderem  festen  Msterial,  mit 
oder  ohne  Handgriff  und  mit  siebartig  durchlochtem 
Boden.  W.  J.  Rohrbecks  Nachfol^r,  Wien. 

KJ.  21.  135734.  Klemme  zur  Verbindung  der  Zu- 

leitung mit  der  Kathoden-  oder  Anodenstange  an 
elektrischen  Bädern  mit  konisch  io  einander  greifen- 
den, durch  eine  Uebermutier  gegen  einander  ge- 
pressten Koniaktdächen.  — Gebr.  Raacke,  Aachen. 

KL  21.  135283.  Kombinierte  positive  Elektroden- 

platte,  bestehend  aus  einer  Verbindung  von  metal- 
lischen Schutzplatten  mit  dazwischen  gelegter 
pastiertcr  Platte.  — C.  F.  Anrlch,  Dresden,  Maxi- 
miliansallee 1. 

KL  21.  135461.  Aus  sich  kreuzenden  Stäben  be- 

stehendes Isolier-Gitter  für  Akkomulatoren-Elemenie. 

— Bacomcher  & Co.,  Dresden. 

KL  21.  135308.  Glasgefiss  mit  inneren  Ansätzen 

zur  Aufnahme  des  ZinkgefSsses  für  galvanische  Ele- 
mente. G.  Domass,  Gr.  Lichtcrfclde,  Verlängerte 
Wilhelmstr.  1. 

KL  21.  135883.  Galvanische  Batterie  mit  auf  den 

neigbaren  Hordbreticm  eines  Schränkchens  aogeord- 
neten  Elementen  in  Form  von  Wannen,  deren 
Böden  durch  die  Kathodon  selbst  gebildet  rind. 

— Leopold  Ehrenberg.  Berlin,  Lessingstr.  56. 
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ÜBER  DAS  PRINZIP  DER  NATÜRLICHEN  ELEKTRISIERUNG. 

Von  Max  Frank. 


1.  Allgemeine  Erläuterungen.') 

Wir  gehen  aus  von  dem  Satze:  Jeder 
Körper  besitzt  eine  ihm  eigentümliche  negative 
Ladung.  Deren  Potential  hängt  ab  von 
Temperatur,  Konzentration,  Umgebung  und 
Vergangenheit  des  Körpers.  Von  der  Ver- 
gangenheit insofern,  als  das  Potential  der 
Ladung  mitbestimmt  wird  von  dem  elektrischen 
Zustand  der  Körper,  mit  denen  er  vorher  in 
Berührung  war.  Für  Leiter  erster  Klasse 
wird  der  Einfluss  dieses  Faktors  eliminiert, 
bezw.  derselbe  auf  einen  konstanten  Normal- 
wert immer  wieder  zurückgeführt,  indem  man 
sie  ableitend  mit  der  Erde  verbindet.  Durch 
Berührung  erhält  der  Körper  das  Potential 
der  Erde,  und  von  diesem  Zustand  aus  hängt 
das  Potential  jener  Ladung  ab  von  der 
Temperatur,  Konzentration  und  Umgebung 
des  Körpers.  Es  kann  also  dann  der  F^in- 
fluss  dieser  drei  Bedingungen  auf  jenes 
Potential  allein  studiert  werden.  Der  Wert  des 
Potentials  des  normalelektrischcn  Zustandes 
kann  auch  mit  der  Zeit  Veränderungen  er- 


>)  Io  mchrcreo  aafcinaoderfoli^eDdeQ  Abhaodlnngcn 
wird  der  Verfasser  die  Bedeutung  und  grosse  Tragweite 
sowie  den  Natxen  des  oeoeo  allgemeiogUtigen  Prinzipes 
insbesoodere  in  seiner  ADwenUuog  auf  elektrochemische 
Erscheinnngen  behandeln  und  dasselbe  tn  neuen  alU 
meinen,  sowie  der  experimentellen  Prüfung  zagänglichen 
«Seblossloigernngfen  bennUen.  (Die  Red.). 


fahren,  die  Zeit  gerechnet  von  dem  Momente, 
da  die  Berührung  mit  der  Erde  aufgehoben 
wird,  bei  konstant  gehaltenen  übrigen  Be- 
dingungen. Bei  Isolatoren  kann  man  von 
ableitender  Berührung  nicht  sprechen.  Die 
Beeinflussung,  welche  ihr  elektrischer  Zustand 
durch  die  Berührung  mit  anderen  Körpern 
erfahren  hat,  kann  dadurch  auf  einen  konstanten 
Wert  reduziert  werden,  dass  man  sie  lange 
Zeit  sich  selbst  überlässt  und  ihre  Oberfläche 
wiederholt  ableitcnd  berührt,  indem  man  sic 
z.  B,  durch  eine  Flamme  zieht. 

Jedoch  ist  durch  das  Potential  allein 
der  ganze  übrige  elektrische  Zustand  selbst 
innerhalb  eines  Metalles  noch  nicht  voll- 
ständig bestimmt,  worauf  die  ganze  Unter- 
suchung immer  wieder  hinweist. 

Den  elektrischen  Zustand,  den  ein  Körper 
innerhalb  eines  bestimmten  Normalmcdiums 
angenommen  hat,  nach  der  Verbindung  mit 
der  Erde,  nennen  wir  den  norm.nlelektriscben 
Zustand*).  Zwei  Körper  können  also  gleiche 
Potentiale  (z.  B.  das  ihrer  Umgebung  oder 
das  der  Erde)  haben  und  doch  verschiedene 
• elektrische  Zustände.. 

Die  Kontaktwirkung  verändert  nun,  wie 
sich  zeigen  wird,  sowohl  die  elektrische 
Intensität  als  das  elektrische  Potential  der 

*)  Das  thcrmocl.  Potential,  München  tS95.  Jos. 
Ant.  Finsterlin  Nach!.  S,  3i. 


Digitized  by  Google 


ELEKTROCHE^USCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  6 


beiden  Metalle,  die  in  Kontakt  kommen. 
Ein  der  Kontaktwirkung  unterlegenes  Stück 
Metall  kann  also  mit  einem  andern  Stück 
derselben  Sorte  Metall,  das  genau  dasselbe 
Potential,  wie  das  erste  hat,  noch  Kontakt 
Wirkung  erzeugen.  Dies  meinte  ich,  als  ich 
in  der  Abhandlung  Beschreibung  eines  perpe- 
tiium  mobile  zweiter  Art’)  sagte,  ein  Met.all, 
das  der  Kontnktwirkung  mit  einem  andern 
unterlegen  war,  kann  abermals  Kontaktwirkung 
mit  einem  Stücke  desselben  Metalls  im  normal- 
elektrischen  Zustande  ausuben,  wahrend  man 
früher  lür  diesen  Fall  den  ganzen  Effekt  auf 
Rechnung  der  Leitung,  also  einer  statuierten 
Potcntialvcrschiedenheit  setzte. 

Der  mit  den  eben  angeführten  näheren 
Bestimmungen  hingestelhe  Satz,  dass  jeder 
Körper  eine  ihm  eigentümliche  negative 
Ladung  besitzt,  tritt  in  der  Abhandlung  das 
thcrmoelcktrostatischcl’otential  als  Folgerung 
auf,  und  als  solche  ist  mechanisch  begreifbar, 
wie  die  negative  Ladung  entstanden  ist  und 
wie  sich  überhaupt  Warme  in  Iflektrizitat  zu 
verwandeln  vermag.  Hier  aber  wollen  wir 
jenen  Satz  als  Prinzip  hinstellen. 

Wir  können  es  das  Prinzip  der  natür- 
lichen Elektrisierung  nennen.  Die  Zweck- 
massigkeit dieses  Namens  wird  klar  durch 
den  Hinweis  auf  die  F'ragestellung  der  früheren 
Elektrostatik,  woher  irgendwo  beobachtete 
elektrische  Ladungen  kommen,  indem  man 
eben  keine  andere  Elektrizitatserregung  als 
durch  künstliche  Mittel,  wie  Reibung,  Kontakt 
etc,  kannte.  Die  Frage  von  Hcimholtz  in 
seiner  Kontroverse  mit  Zöllner  über  die 
Ursache  derelektrischen  Ladung  der  Kometen, 
wohin  die  positive  Elektrizität  komme,  er- 
ledigt sich  durch  unser  Prinzip  von  .selbst. 

Als  Ausdruck  dieses  Prinzipes  können 
wir  die  F'ormel  betrachten:  K = 7T,  d.  h. 
jede  E.  M.  K.,  die  aus  molekularen  Prozessen 
entspringt,  lässt  sich  in  zwei  Faktoren  zerlegen, 
von  denen  der  eine  die  absolute  TemperaturT, 
der  andere  1 eine  von  den  Sloffcigenschaften 
des  Systems  abhängige  Grösse  ist,  die  sich 
manchmal  (z.  B,  beim  galvanischen  Element) 
zweckmässig  in  mehrere  Summanden  7,,  7, 
etc.  zerlegen  lässt,  indem  je  nach  der  Art 
der  Knergiezufuhr  zum  gegebenen  System 
7„T,  oder  7„  .selbst,  für  kleinere  Temperatur- 
änderungen als  konstant  betrachtet  werden 
können. 

Die  Verschiedenheit  der  Entladungs- 
potentialc  beider  Elektrizitäten,  die  stärkere 
Erwärmung  der  -j-  Elektrode  beim  Bogen- 
licht, die  -|~  Elektrisierung  eines  Körpers 


*)  Jonuar-  und  Febniarlicft  der  »Elektrochemischen 
Zeitschrifu  1898. 


der  von  ultraviolettem  IJcht  bestrahlt  wird, 
die  negative  Ladung  der  Ifrde,  die  Gesetze 
der  Kontaktelektrizit.at  und  der  Reibungs- 
elektrizität etc.  folgen  sofort  und  ungezwungen 
aus  diesem  Prinzip.  Es  ist  kein  Widerspruch 
gegen  diesen  Satz,  dass  manche  dieser  Er- 
scheinungen stark  modifiziert  werden  durch 
andere  Umstände,  so  wenig,  wie  das  Auf- 
steigen eines  Korkes  in  Wasser  in  Wider- 
.Spruch  steht  mit  dem  Satze:  Alle  Körper 
fallen  gegen  die  Firde. 


Nun  bemerkt  man  doch  von  einer  der- 
artigen negativen  I,adung  im  .Allgemeinen 
nichts.  Also  ist  ihr  Potenti.al  entweder  gleich 
dem  der  Umgebung  oder  die  Ladung  ist 
paralysiert  durch  eine  andere,  wenn  nämlich 
das  Potential  derselben  verschieden  von  dem 
der  Umgebung.  Da  die  Umgebung  des 
Körpers  ebenfalls  eine  negative  Ladung  be- 
sitzt, so  ist  nur  paralysiert  die  aus  derDifferenz 
der  Potentiale  des  Körpers  und  seiner  Um- 
gebung herstammende  Ladung,  durch  eine 
andere  an  der  Oberfläche  des  Körpers.  Eine 
solche  paralysierende  Ladung  ist  also  nur 
vorhanden,  wenn  das  Potential  der  Ladung 
verschieden  von  dem  der  Umgebung  und 
man  von  der  Ladung  doch  nichts  merkt. 
Nach  Lord  Kelvin  nimmt  man  ja  bekannt- 
lich zur  Erklärung  der  pyroelektrischen  F>- 
scheinungen  auch  eine  permanente  elektrische 
Ladung  der  Krystalle  an,  die  dann  auch  infolge 
einer  kompensierenden  Oberflachenschicht 
nach  aus.sen  hin  unbemerklich  wird.  (VV'eitercs 
über  die.sen  Punkt  siehe  Betrachtungen  über 
die  paralysierende  Schicht  und  über  die 
Bedeutung  der  Oberflächenschichten.) 

Zweckmässig  kann  nun  der  Wert  des 
Potentials  dargcstellt  werden  durch  eine 

Formel  von  der  F'orm  p " T,  worin  p eine 
o 

Konstante  für  das  gegebene  Metall  inner- 
halb eines  bestimmten  Mediums,  n eine 
Funktion  der  Konzentration  (Dichte)  des 
Körpers,  T dessen  absolute  Temperatur, 
a des.sen  Molekulargewicht.  Eigentlich  hat 
es  für  un.sercn  hier  eingenommenen  Stand- 
punkt nur  historische  Bedeutung,  nicht  zu 

einem  einzigen  Koeffizienten  zusammenzu- 
fassen,  oder  auch  a mit  in  p hereinzunehmen. 
In  der  .Abhandlung  »Das  thermoelektri.sche 
Potential»  tritt  der  Wert  des  eingeprägten 

Potentials  in  der  Form  C— T auf,  worin  C 
a 

eine  Konstante  für  alle  Metalle  ist.  Das  p 
in  der  hier  gegebenen  Formel  besteht  also 
sonach  aus  zwei  Teilen,  einem  der  unabhängig 
von  der  Umgebung  und  der  für  alle  Metalle 
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denselben  Wert  hat,  und  einem  Teil,  der  sich 
auf  das  umgebende  Medium  bezieht  (C  war 


nämlich 


2 A 

log 


w , 


worin  A das  mechanische 


Wärmeäquivalent , g «=  Krdbeschlcunigung, 
w»Konstantc  des  Dulong  Pctit'schcn  Ge- 
setzes). Der  Einfluss  der  Umgebung  war  also 
dort  noch  nicht  explicite  berücksichtigt,  in- 
dem stillschweigend  angenommen  war,  dass 
der  Aether  des  Körpers  Spannungen  erleide, 
deren  Wert  von  der  Umgebung  abhängt,  und 
die  dann  ihren  Einfluss  in  einer  Veränderung 
von  n mit  der  Umgebung  geltend  machen. 

Jene  Zusammenfassung  von  ^ zu  einem 

Qt 


Koeffizienten  machen  wir  nicht,  weil  einersciti 
dadurch  keine  weitere  Vereinfachun,(  erzielt 
wird,  anderseits  bei  der  Beurteilung  gewisser 
Abweichungen  im  Wert  des  eingeprägten 
Potentials  vonallgemeinen  Gesetzmässigkeiten 
(betreffend  die  Abhängigkeit  von  der  Kon- 
zentration) das  Verständnis  für  ihre  theoretische 
Bedeutung  erleichtert  und  überhaupt  ermög- 
licht wird,  die  Frage  zu  beantworten,  ob  man 
cs  nur  mit  Zufälligkeiten  oder  tiefer  liegenden 
verborgenen  Gesetzmässigkeiten  bei  jenen 
Abweichungen  zu  thun  habe.  Ein  Stützpunkt 
für  solche  Schlüsse  ist  wenigstens  damit 
gegeben.  Bei  diesen  hier  angedeuteten 
feineren  Betrachtungen  müsste  man  nament- 
lich dann  auch,  ausser  auf  die  Masse,  auf 
den  Molekulardurchmesser  Rücksicht  nehmen. 
Für  die  Metalle  insbesondere  ist  jene  Los- 
trennung des  a berechtigt,  weil,  wie  die 
Erfahrung  zeigt,  die  Werte  a und  11  für  sie 
nicht  so  starke  Unterschiede  erreichen,  als 
die  Atomgewichte,  woraus  sich  dann  gewisse 
Schlüsse  ziehen  la.sscn  und  eine  Vergleichung 
der  elektrischen  Eigenschaften  der  verschie- 
denen Metalle  ermöglicht  wird,  wahrend  dies 
sonst  nicht  möglich  wäre.  Wie  die  Betrachtung 
der  Entstehungsweise  des  eingeprägten  Poten- 
tiales lehrt,  spielt  auch  der  Molekulardurch- 
messer eine  Rolle.  Diesen  explicite  in  der 
Formel  für  die  Metalle  zu  berücksichtigen, 
habe  ich  nicht  für  nötig,  weil  unnütz,  gehalten. 
Wäre  es  gelungen,  eine  Funktion  aufziifindcn, 
die  den  F^influ-ss  der  Konzentration  allein 
anzugeben  vermochte,  so  erforderten  die  tiefer 
gehenden  Betrachtungen  über  die  feincrenVer- 
hältnissc,  durch  welche  die  Potcntialdifferenz 
an  der  Grenzfläche  Metall  Elektrolyt  bedingt, 
bez.  modifiziert  wird,  eine  derartige  Berück- 
sichtigung. Man  ghaubte  eine  solche  l'  unktion, 
die  die  Abhängigkeit  der  Potcntialdifferenz 
von  der  Konzentration  allein  angiebt,  ge- 
funden zu  haben.  Nach  derselben  wäre  das 
Potential  proportional  dem  natürlichen  Loga- 


rithmus der  Konzentration.  Ich  selbst  habe 
die  Variation  der  Potentialdifl'crenz  umge- 
kehrt proportional  dem  osmotischen  Dnick 
(nicht  der  Konzentration!)  gesetzt.  Wenn 
dies  richtig  ist,  so  werden  wir  sagen,  die 
Abweichungen  der  PotentialdifTcrenz  von 
der  Proportionalität  mit  der  Konzentration 
rühren  wesentlich  von  1 und  dem  Molekular- 
durchme.sser  her  und  wohl  auch  von  Ver 
änderungen  der  Dielektrizitätskonstante.  In 

der  Formel  ü''t  .steckt  der  Einfluss  des 
1 

Molekulardurchmessers  im  Werte  n. 

An  der  Formel  p ” T fällt  die  Achn- 
a 

lichkeit  mit  der  Formel  für  den  Druck  eines 
Gases  auf.  Der  Gasdruck  ist  nämlich 

V 

P=R  ft, worin-rdte  Dichte,  m dcsMolekular 

m 

gewicht,  ft  die  absolute  Temperatur,  R die 
Gaskonstante.  Das  cingeprägte  Potential  hat 
dieselbe  Formel , wie  dieser  Druck.  Weil 
nun  eingeprägtes  Potential  und  osmotischer 
Druck  identisch  sind,  wie  man  aus  derDiffusion 
schliessen  muss  (siche  die  Abhandlung: 
Beschreibung  eines  perpetuum  mobile  zweiter 
Art),  so  ist  die  Analogie  des  osmotischen  Drucks 
mit  dem  (iasdruck  mehr  als  eine  bio.ss  forimale, 
aber  die  Entstehungsweise  des  erstcren  ist 
eine  ganz  andere  als  die  des  letzteren.  Er 
stammt  nicht  von  den  Stössen  der  Moleküle 
auf  die  Wand,  auch  nicht  von  einer  Anziehung 
zwischen  gelöstem  Körjter  und  Lösungsmittel, 
er  ist  überhaupt  nicht  wirklich  vorhanden 
als  Druck,  sondern  nur  als  Tendenz  dazu, 
d.  h.  der  Körper,  welchen  die  Lö.sung  dar- 
stellt, vermag  das  Lösungsmittel  auf  eine 
maximalellöhe hinaufzudrücken,  wenuFlü.ssig- 
keit  zufliesst,  und  in  dem  Masse,  als  Flü.ssig- 
keit  zufliesst,  tritt  der  Druck  in  Wirkung; 
wirklich  hat  er  immer  nur  den  Wert,  den  die 
Höhe  der  Flüssigkeitssäule  in  dem  gegebenen 
Momente  angiebt.  Jenes  Maximum,  das 
der  Druck  erreichen  kann,  ist  nun  durch  die 
Gasformel  dargestellt.  Die  Lösung  besitzt 
aber  nur  die  Tendenz  zu  jenem  Maximum, 
wirklich  vorhanden  ist  der  Druck  nicht.  Die 
F'rage,  warum  durch  eine  Lösung  mit  grossem 
osmoti.schcn  »Druck«  da.s  Gefäss,  in  dem  sie 
sich  befindet,  nicht  zerschmettert  wird,  erledigt 
sich  damit  von  .selbst. 

Mit  dem  eingeprägten  Potential  ist  es 
ebenso,  ln  dem  .Masse,  als  Aether  zu  den 
Metallen  .strömen  kann,  steigt  in  denselben 
an.  Es  i.st  auch  nur  als  Tendenz  vorhanden 
und  crfojdert  zu  seiner  Entfaltung  das  Zu 
strömen  von  Aether.  Die  kontaktelektrischen 
Erscheinungen  beruhen  gerade  auf  diesem 
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Verhalten,  wie  aus  dem  p'olgenden  klar  hervor- 
gehen wird.  — 

Bei  den  Gasen  hat  man  eine  Beziehung 
zwischen  Druck,  Volum,  Temperatur  erkannt, 
ehe  man  eine  Erklärung  dafür  besass.  Der 
Weg  zur  Erkenntnis  ist  dort  umgekehrt  be- 
gangen worden,  als  in  unserem  Fall.  Ein- 
geprägtes Potential,  normalelektrischcr  Zu- 
stand, paralysierende  Schicht,  verborgene 
Kapazität  sind  hier  mehr  theoretisch  er- 
schlossen und  die  genauen  physikalischen  Ge- 
setze ihrer  Abhängigkeit  sind  noch  zu  suchen. 

Die  Formel  u — T wird  sich  nach  der 
a 

zukünftigen  Erforschung  des  vorliegenden 
Gebietes  in  unserem  Wissensschatze  verhalten, 
wie  die  angenäherte  Boyle-Mariotte'sche 
Formel  zu  den  Zustandsgleichungen  von 
van  der  W'aals  und  Clausius.  Es  wird 
dazu  noch  gewaltiger  experimenteller  Arbeit 
bedürfen,  derselben  Art,  wie  sie,  seit  Galilei 
das  Thermometer  erfand,  von  der  Wissen- 
schaft fortgeführt  wurde  bis  herauf  zu  Black, 
Lavoisier  und  Laplace,  Gay  ■ Eussac  . 
Regnault,  Dulong  und  Petit,  Magnus, 
Clement  und  Desormes  etc.  für  die  thermo- 
dynamischen Eigenschaften  der  Materie.  Da- 
mit ist  gleichzeitig  das  Ziel  bezeichnet,  dem 
die  Forschung  in  diesem  Gebiete  zuzustreben 
hat.  Indem  ich  darauf  hinwies,  dass  es  ein 
thermoelektrostatisches  Potential  überhaupt 
giebt,  dass  den  Körpern  eine  physikali.sche 
Grösse  zukommt  von  der  grö.ssten  allgemeinen 
Bedeutung,  wovon  man  nicht  die  geringste 
Ahnung  hatte  und  deren  Existenz  man  nach 
den  älteren  physikalischen  Anschauungen  für 
unmöglich  halten  musste,  habe  ich  kaum  viel 
mehr  gethan  als  jemand,  der  uns  gezeigt 
hätte,  dass  die  Körper  warm  sind,  falls  wir 
keinen  Sinn  für  Warme  hätten,  dass  den 
Körpern  eine  Grösse  zukommt,  von  uns  nun 
die  Temperatur  genannt.  Das  eingeprägte 
Potential  ist  noch  wichtiger,  weil  allgemeiner, 
als  der  Begriff  der  Temperatur.  Er  domrniert 
sowohl  in  dem  Gebiet  der  Wärme  als  in  dem 
der  Elektrizität  und  deckt  uns  die  allgemeinste 
Beziehung  zwischen  diesen  Agentien  auf. 

Nichts  hindert  uns  nun,  auch  dieselben 
gedanklichen  Operationen  mit  einem  Körper 
Torzunehmen,  die  zuerst  Car  not  vornahm, 
mit  dem  Unterschied,  an  Stelle  derTemperatur 
das  eingeprägte  Potential  zu  setzen,  nur  muss 
immer  berücksichtigt  werden,  dass  der  Aether 
inkompressibel.  Auch  für  einen  diesbezüg- 
lichen Kreisprozess  ist  der  Nutzeffekt  des 

arbeitenden  Wärmequantums  wenn 

die  p die  eingeprägten  Potentiale  bedeuten. 


Wir  können  sagen,  die  zugeführte  Wärme 
ändert  bei  konstant  gehaltener  Kapazität 
das  eingeprägte  Potential  ebenso  wie  die 
absolute  Temperatur. 

Ich  hege  die  Ueberzeugung,  dass 
das  Studium  der  vom  thermoelcktrosta- 
tischen  Potential  abhängigen  Eigenschaften 
der  Körper  zu  einer  sehr  umfangreichen 
Wissenschaft,  die  wir  Tliernioelektrostatik 
nennen  können,  von  grosser  allgemeiner 
Bedeutung  für  alle  Zweige  der  exakten 
Naturwissenschaft  führen  wird,  denn  sie 
lehrt  die  Beziehungen  zwischen  den  beiden 
mächtigsten  Agentien  der  Natur.  Da  die  hier 
erlangten  Kenntnisse  der  thermoelektrischen 
Eigenschaften  der  Körper  sich  vorzüglich 
auf  den  festen  Aggregatzustand  beziehen, 
so  werden  die  Ergebnisse,  die  hier  zu  er- 
langen sind,  von  vornherein  sehr  allgemeine 
Bedeutung  besitzen,  die  thermodynamischen 
Eigenschaften  werden  dann  nur  spezielle 
Fälle  jener  Beziehungen  darstellen  und  die 
Eigenschaften  der  übrigen  Aggregatzustande 
sich  durch  weitere  Spezialisierungen  ergeben. 
Nicht  me.ssbare  Grössen,  die  z.  B.  in  der. 
van  der  Wa  als 'sehen  Formel  eine  Rolle 
spielen,  wie  Molekulardurchmesser,  molekulare 
Wirkungssphäre,  werden  sich  durch  Einführung 
des  eingeprägten  Potentials  und  der  inneren 
Spannung  umgehen  lassen,  denn  auch  auf 
letztere  haben  jene  Grössen  Einfluss.  Es 
gilt  namentlich,  die  Abhängigkeit  jener 
Grössen  von  der  Temperatur  und  ihre  Be- 
ziehung zur  Wärmekapazität  zu  studieren, 
zu  erforschen,  ob  und  welche  allgemeinen 
Ge.setzmässigkeiten  zwi.schen  diesen  Grössen 
bestehen  etc. 

Wie  man  sieht,  widerspricht  der  Satz 
von  der  eingeprägten  negativen  Ladung,  die 
von  der  Temperatur  etc.  abhängt,  dem  all- 
mählich zum  Dogma  gewordenen  Franklin- 
sehen  Satz')  von  der  Entstehung  der  Elek- 
trizität, demzufolge  eine  Elektrizitätsart  immer 
nur  gleichzeitig  mit  der  andern  »ent- 
stehen« kann  und  beide  die  gleiche  Menge 
haben  müssen.  Man  findet  diesen  Satz  auch 
als  den  Satz  von  der  Erhaltung  der  Elek- 
trizität in  manchen  Lehrbüchern  verzeichnet. 
Wir  müssen  denselben  fallen  lassen.  Lord 
Kelvin  bezeichnet  treffend  die  Sachlage, 
wenn  er  sagt:  Die  negative  Elektrizität  ist 

eigentlich  »die«  Elektrizität,  ln  der  That 
verhalten  sich  positive  und  negative  Elektrizität 
zu  einander  wie  Kälte  und  Wärme,  und  wenn 
man  sagt:  die  Lehre  von  der  Wärme, 

müsste  man  auch  sagen:  die  Lehre  von  der 


')  Siehe  üiirüber  Doubrava'«  Bach:  »Ueber 

Elcktrisitäu,  S.  9 — lO. 
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negativen  Elektrizität.  Positive  Elektrisierung 
ist  weiter  nichts  als  ein  geringerer  Grad  nega- 
tiver E^lektrisierung  inbczug  auf  eine  be- 
stimmte Umgebung  und  wie  man  Wärme 
erzeugen  kann,  ohne  dass  an  anderen  Stellen 
Kalte  entsteht,  .so  hier  negative  Elektrisierung 
ohne  -|-  Elektrisierung  eines  Körpers.  Durch 
Wärmezufuhr  kann  man  das  eingeprägte  Po- 
tential ebenso  verändern  wie  die  Tem- 
perätur. 

Zweitens  nehmen  wir  (vorläufig)  an, 
dass  bei  der  Verbindung  zweier  Leiter  erster 
Klasse  an  der  reinen  Kontaktstelle  gar  keine 
I’otentialdifferenz  besteht,  wenn  keine 
elektrische  Bewegung  durch  die  Kontakt- 
stelle stattfindet.  Dieser  Satz  ist  analog  dem, 
dass  zwischen  zwei  in  Berührung  stehenden 
warmen  Körpern  ohne  Wärmeströmung 
durch  die  Kontaktstelle  keine  Temperatur- 
differenz, zwischen  zwei  sich  berührenden  (voll- 
kommenen) Flüs.sigkeiten  ohneStrömung  durch 
die  Kontaktfläche  keine  zu  Arbeitsleistung 
beiahigte  Druckdifferenz  besteht.  Dadurch 
widersetzen  wir  uns  also  der  Annahme  auch 
des  Glaubens,  der  sich  ausspricht  in  den 
Worten;  »Viele  Erfahrungen  weisen  darauf 
hin,  dass  sich  im  allgemeinen  beim  Kontakt 
zweier  homogener  Substanzen,  die  irgend 
eine  V'erschiedenheit  aufweisen,  eine  Poten- 
tialdifferenz ausbildet  und  erhält.«  [Nernst, 
Referat  über  Berührungselektrizität '),  erster 
Satz.]  Für  falsch  erklären  wir  daher  auch 
den  Satz:  »Aus  der  Potentialtheorie  folgt, 
dass  mit  dem  Phänomon  der  Beruhrungs- 
clcktrizität  das  Auftreten  einer  elektrostatischen 
Doppelschicht  notwendig  verbunden  ist. 
(Nernst,  Referat  S.  II.)  Nur  wenn  man 
über  das  Phänomen  von  vornherein  eine 
Hypothese  macht,  nämlich  die  von  der 
E.vistenz  separierter  Quantis  von  elektrischem 
Fluidum,  mittels  welcher  die  Potentialtheorie, 
als  eine  rein  mathematische  Lehre,  überhaupt 
erst  auf  physikalische  Probleme  anwendbar 
wird,  folgt  etwas  über  dasselbe.  (Siehe  auch 
Potential,  mathematisch  und  physisch.) 
Es  ist  überhaupt  höchste  Reserve  geboten, 
die  mit  Hilfe  des  elektrischen  E'luidums  aus 
der  Potentialtheorie  gezogenen  Schlüsse 
auf  die  wirkliche  Welt  anzawenden.  Hclm- 
holtz'  Theorie  der  Eilektrokapillarität  z.  B. 
beruht  ganz  auf  solchen  Schlüssen.  Die  so- 
eben gemachte  Annahme,  dass  zwei  in  Kon- 
takt befindliche  Leiter  erster  Klasse  gleiches 
Potential  haben,  ist  eine  fundamentale  An- 
nahme von  der  grössten  theoretischen  Be- 
deutung und  Tragweite.  In  der  That  kann 

Beilage  zu  WtedemaDD,  Annalcu  der  Hhyiik 
u.  Chemie  1S96,  Nr.  8. 


man  alle  bis  jetzt  aufgestellten  Anschauungen 
über  Kontaktelektrizität  in  zwei  gros.se  Ka- 
tegorien teilen,  in  eine,  wozu  die  zu  zählen 
sind,  welche  einen  wenn  auch  noch  so  kleinen 
Potentialsprung  an  der  Kontaktstelle  in 
der  Ruhe  annehmen.  Dazu  gehören  alle 
diejenigen  der  älteren  Physiker  und  diejenigen 
der  neueren,  welche  die  Maxwell'sche  Idee, 
dass  sich  der  Aether  in  einem  Leiter  wie 
eine  E'Iüssigkeit  verhält,  nicht  konsequent 
durchführen,  also  die  .Anschauungen  von 
Volta  bis  Helmholtz  und  Nernst  und 
die  Anschauung  Maxwells  selbst  über  das 
Problem.  Die  andere  Kategorie  enthält  die 
An.schauung,  der  zufolge  in  der  Ruhe  gar 
keine  Potentialdiffercnz  au  der  Kontaktstelle 
vorhanden  ist.  Aus  dieser  .Annahme  folgt  dann 
sofort  jene  Thatsache,  die  man  dasVoIta'sche 
Spannungsgesetz  nennt.  Und  umgekehrt 
kann  man  aus  dem  .Spannungsgesetz  folgern, 
da.ss  die  einzelnen  Potentialsprünge  »=  o sind. 
Denn  macht  man  die  Annahme,  dass  die 
elektrischen  Kräfte  lokalisiert  .sind  und  jedem 
Metallpaare  eine  bestimmte  EL  M.  K.  ent- 
spräche und  dass  die  resultierende  EL  M.  K. 
die  Summe  jener  postulierten  präexistieren- 
den  elektromotori.schen  Kräfte  sei,  so  ist  die 
resultierende  E.  M.  K.  dreier  Metalle  A,  B.  C, 
auszudrücken  durch  einen  Ausdruck  (,A,  B) 
(B,  C)  (C,  A)  = X.  Die  Beobachtung 
lehrt  nun  x = o.  Daraus  folgt  dann  rein 
mathematisch  das  Spannungsgesetz:  (A,  B) 

(B,  C)  ■=■  — (C.  A)  = (A,  C).  Vorausgesetzt 
ist,  dass  die  E.  M.  K.  x durch  obige  Form 
darstellbar  sei.  Dieser  Gleichung  entspricht 
aber  in  ihren  einzelnen  Teilen  in  der  Natur 
nichts.  E'ür  die  Anhänger  der  Präexistenz  von 
elektrischen  Kräften  an  der  Kontaktstelle  hat 
sie  jedoch  hohe  Bedeutung.  Ich  habe  es 
versäumt,  in  meiner  Abhandlung  »Dasthermo 
elektrische  Potential«  diese  wichtige  Annahme 
vom  Potentialsprung  = o an  der  Kontakt- 
stelle besonders  nachdrücklich  hervorzuheben. 
Ich  hielt  es  nicht  für  nötig,  weil  ich  gleich 
von  vornherein  auf  die  Kontakttheorie  von 
Heaviside  verwiesen  hatte,  und  zu  jener 
Zeit  glaubte  ich,  die  Ansichten  von  Heavi- 
side  und  Lodge  seien  zu  der  letzteren 
Kategorie  zu  rechnen.  Jedoch  habe  ich 
später  bemerkt,  dass  die  beiden  letzten 
Autoren,  trotzdem  sie  die  Bemerkung  machen, 
die  Elektrizität  verhalte  sich  wie  eine  in- 
kompre.ssible  Flüssigkeit,  doch  annehmen, 
dass  zufolge  den  thermoelektrischen  Er- 
.scheimingen  ein  kleiner  Potentialsprung 
zwischen  zwei  in  Berührung  stehenden  Me- 
tallen vorhanden  sein  mü.s.se,  selbst  wenn 
keine  elektrische  Bewegung  durch  dieKontakt- 
stelle  stattfindet.  Heaviside  und  Lodge 
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nehmen  weiter  einen  Potententialsprung 
zwischen  Zink  und  Luft  an,  genau  so  wie 
Nernst.  Hier  liegt  nun  die  Schwierigkeit 
des  ganzen  Problems,  indem  die  Begriffe 
der  alten  Elektrizitätsichre  nicht  nur  versagen, 
sondern  auf  Irrwege  fuhren.  Man  muss  sich 
mit  dem  Begriff  der  variablen  Ladung  eines 
Metallstuckes  bei  konstantem  Potential  ver- 
traut machen,  wobei  die  V'ariation  des 
letzteren  vom  Innern  gegen  die  Umgebung, 
wie  bei  der  gewöhnlichen  l^dung  auch, 
trotzdem  keinen  Diskontinuitäten  unterliegt. 
Die  elektrische  Kapazität  eines  gegebenen  Me- 
tallstückes  innerhalb  einer  bestimmten  Um- 
gebung ist  sonach  keine  Konstante.  Man 
kann  jenem  Metallstilck  vielmehr  bei  konstan- 
tem Potential  (z-  B.  dem  der  Erde)  jede 
beliebige  I-<adung  erteilen. 

Heaviside  nimmt  an,  dass,  wenn  das 
Potential  im  Innern  der  Kombination  Cu,  Zn 
y ist  und  ein  Potentialsprung  y X zwischen 
Cu  und  Luft  besteht,  ein  solcher  von  y -4-  x 
-|-o,75  Volt  von  der  Grenze  Zink,  Luft  be- 
steht. Die  Sache  liegt  aber  nicht  so,  sondern 
wie  bei  einem  der  statischen  Induktion 
unterworfenen  Körper.  Der  dem  induzieren- 
den Körper  zugewandte  Teil  ist  entgegen- 
gesetzt, der  abgewandte  gleichnamig  elek- 
trisiert. Potentialsprünge  finden  nicht  statt, 
nur  Ladungsverschiedenheiten.  Im  p'all  der 
Kontaktelektrizität  liegt  die  induzierende 
Kraft  im  Innern  des  Mctallpaares. 

Jene  Annahme  des  Potentialsprungs  = o 
ist  hier  (vorläufig)  nur  eine  zweckmässige, 
die  sich  nur  damit  begründen  lässt,  dass  mit 
ihr  sich  alles  besser  darstellen  lässt,  jedoch 
der  Weg,  auf  dem  man  zu  dieser  Annahme 
gedrängt  wurde,  ist  umgekehrt  begangen 
worden.  Es  zeigt  sich,  dass  man  nun  nicht 
nur  mit  Thatsachen  nicht  in  Widerspruch 
gerät  bei  Durchführung  dieses  Gedankens, 
sondern  gerade  er  ist  neben  dem  Begriff 
des  eingeprägten  Potentials,  wie  erwähnt, 
einer  der  eigentlichen  Leitsterne. 

Eine  weitere  fundamentale  Idee  ist  die. 
den  Leitern  auch  dielektrische  Eigenschaften 
zuzuschreiben,  und  wir  können  die  kontakt- 
elektrischen  Erscheinungen  geradezu  als  die- 
jenigen bezeichnen,  welche  durch  die  di- 
elektrischen Eigenschaften  der  Leiter  erzeugt 
werden  oder  bei  denen  die  dielektrischen 
Eigen.schaften  berücksichtigt  werden  müssen 
und  fernerhin  in  den  Vordergrund  der  Be- 
trachtung rücken.  Damit  soll  gesagt  sein, 
dass  in  Leitern  die  elektrische  Intensität  G 
nicht  gleich  Null,  sondern  zu  variieren  ver- 
mag, aber  nicht  örtlich,  sondern  zeitlich, 
also  zwar  im  Innern  des  Leiters  überall  den- 
selben Wert  hat,  aber  dieser  Wert  kann 


Veränderungen  unterliegen.  Da  G nicht  ört- 
lich variiert,  so  können  durch  jenes  G auch 
im  Innern  der  Leiter  keine ponderemotorischen 
Wirkungen  erzeugt  werden.  Diese  Idee  führt 
dann  darauf,  dass  die  kontaktelektrischen  Er- 
scheinungen alsVeranderungcn  der  elektrischen 
L,adungcn  bei  konstantem  Potential  aufzu- 
fassen sind,  und  damit  wird  erst  ermöglicht, 
in  das  eigentliche  Wesen  der  Erscheinungen 
einzudringen  und  das  vorliegende  Problem 
richtig  zu  erfassen. 


Es  muss  also  auch  die  Lchrmeinung 
aiifgrgcbcn  werden,  dass  zwischen  Potential 
und  Elektrizitätsmenge  oder  besser  zwischen 
Potential  und  elektrischen  Intensität  eines 
Körpers  an  einem  besti  mmten  Punkte  innerhalb 
einesbestimmten  Mediums  ein  bestimmter  ein- 
deutiger Zusammenh.ang  bestehen  muss  (wie 
gleich  von  vornherein  angedeutet  wurde). 
Damit  werden  wohl  weiterhin  die  wichtigsten 
Veränderungen  im  Denken  über  die  elektri- 
schen Erscheinungen  herbeigeführt  werden  und 
man  zur  Schaffung  neuer  grundlegender  Be- 
griffe gedrängt  werden.  Eine  Beziehung 
zwischen  der  elektrischen  Intensität  G und 
dem  physischen  Potential  besteht  also  im  all- 
gemeinen nicht;  z.  B.  ist  bei  einer  Kugel 

Q 

j = G,  aber  das  physische  Potential  im  selben 

Punkte  durchaus  nicht  r-G,  vielmehr  kann 
es  jeden  beliebigen  Wert  haben  und  in  ganz 
anderer  Weise  und  unabhängig  von  G 
variieren:  Man  kann  derselben  Kugel  Zn  ver- 
schiedene G erteilen,  bei  demselben  Potential 
= o (der  Erde),  indem  man  sie  mit  ver- 
schiedenen anderen  Körpern  in  leitende  Ver- 
bindung setzt  und  letztere  abicitend  berührt. 
G ist  das  Reale,  nicht  die  Elektrizitätsmenge. 
Diese  ward  erfunden,  und  mit  ihr  erst  waren 
weitere  Schlüsse  ermöglicht.  Schliessen  wir 
auf  keine  P'lektrizit.itsmenge,  so  sind 
Potential  und  Intensität  zwei  unabhängige 
Thatsachen. 


Eine  weitere  in  der  Folge  in  Betracht 
kommende  Lehrmcinung,  nämlich  die  von 
der  Allgemeingiltigkcit  des  sogenannten 
zweiten  1 laupLsatzcs  der  Thermodynamik 
oder  die  von  der  Unmöglichkeit  eines  per- 
petuum  mobile  zweiter  Art,  wird  gerade  durch 
das  Phänomen  der  immerwährenden  Wieder- 
holung des  N'olta'schen  Fund-amental- 
Versuches  widerlegt. 

Auch  bediirfen  wir  nicht  der  Hypothese 
der  zwei  Sorten  Elektrizität,  die  in  jedem 
Körper  in  gleicher  und  unendlicher  Menge 
enthalten  sein  sollltcn  und  von  denen  jede 
aus  separierten  »elektrischen  Teilchenc  be- 
stehen sollte.  Diese  elektrischen  Teilchen 
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sollten  dann,  wenigstens  in  Isolatoren,  nach 
dem  Coiilomb'schcn  Gesetz  aufeinander- 
wirken,  Ausserdem  halten  wir  fest  an  der 
Hypothese  der  Wirbelatome,  die  sich  be- 
währt hat  in  einem  sehr  weiten  Erscheinungs- 
kreis (der  sich  über  Physik,  Chemie  und  Phy- 
siologie erstreckt).  Aus  derselben  folgt  (sielte 
thermoelektrisches  Potential  und  Beschreibung 
eines  p.  m.  2 A.),  dass  die  .Atome  in  jedem 
Zustande  elektrische  Bipolarität  besitzen,  ob 
Ion,  ob  nicht.  Gicbt  man  diese  Bipolarität 
zu,  so  widerlegt  sich  durch  dieselbe  in  der 
ruhigsten  Weise  auch  die  in  allen  Lehr- 
büchern der  Elektrochemie  vertretene  Theorie 
einer  elektrolytischen  Lösungstension,  denn 
wieviel  Atome  auch  das  Metall  verlassen, 
es  bleibt  unelektrisch,  Thatsächlich  hätte 
Nernst  seinen  Eundamentalhypothesen  in 
der  Einleitung  seiner  .Abhandlung  »Üieelektro- 
motorische  Wirksamkeit  der  Ionen«  als  alle 
anderen  an  Gewichtigkeit  überragende  Hypo- 
these ais  erste  die  von  der  Monopolarität 
der  Ionen  hinzufügen  müssen,  ganz  abge- 
sehen von  der  Hypothese  der  zwei  Sorten 
Elektrizität  mit  den  ihnen  zugeschriebenen 
spezifischen  Eigenschaften  (siehe  oben). 
Indem  diese  Hypothese  versteckt  blieb, 
wurde  sie  die  Veranlassung  zu  dem  nicht 
ohne  Bitterkeit  geführten  Streit  über  die 
Clausius  - .Arrhenius'sche  elektrolytische 
Dis-sociationstheorie.  Giebt  man  die  Bipo 
laritat  vorläufig  noch  nicht  uneingeschränkt 
zu,  so  ist  zu  erwähnen,  da.ss  rätselhaft  blieb 
und  ist  der  sieh  wohl  aus  der  Individualität 
des  Ions  herleitende  mystische  Appetit  der 
das  Metall  verlassenden  Atome  für  eine  der 
beiden  Elektrizitätssorten,  die  in  dem  Metall 
stecken  .sollten,  sowie  die  Abhängigkeit  der 
Grösse  jener  Tension  von  der  Umgebung, 
indem  sie  be.sonders  auffällig  gross  wird, 
wenn  die  Umgebung  eine  starke  Säure  ist; 
woher  weiss  denn  das  Atom,  welches  im 
Begriff  steht,  das  Metall  zu  verlassen,  ob 
das  Metall  in  einem  Falle  von  einem  Elektro- 
lyt bespült  wird  oder  nicht,  ob  es  sich  daher 
mit  einem  Elementarquantum  sättigen  soll  oder 
nicht?  Uie  gewöhnliche  elektrische  Entladung 
beweist  doch,  dass  die  Elektrizität  ein  Metall 
verlassen  kann,  ohne  dass  eine  .äquivalente 
Lösung  stattfindet,  woraus  doch  hervorgeht, 
dass  nicht  der  Uebergang  der  Elektrizität, 
sondern  das  Vorhandensein  der  Säure  die 
elektrolytische  Lösung  bedingt.  Wohl  können 
die  austietendcn  (verdampfenden  oder  in 
Lösung  übergehenden)  Moleküle  zur  Pol.ari- 
sation  beitragen,  indem  sie  sich  mit  ihren 
-j-  Seiten  an  das  negative  .Met.dl  anlegcn. 
Das  Primäre  ist  aber  die  durch  die  Wärme- 
bewegung  bewirkte  Ladung  des  Metalls  und 


das  Sekundäre  die  sich  bildende  polarisie- 
rende Schicht.  Bei  der  osmotischen  Theorie 
der  galvanischen  Stromerzeugung  ist  es  ge- 
rade umgekehrt.  Die  Lösung  vermag  also 
zur  Polarisation  beizutragen,  das  gelöste 
Metall  einen  Teil,  aber  auch  nur  einen  Teil 
der  polarisierenden  Schicht  auszumachen; 
aber  die  Lösung  wirkt  nicht  elektrizitäts- 
erregend.  Fdektrizilät.serregung  und  Her- 
stellung der  polarisierenden  Schicht  stehen 
überhaupt  in  keinem  Zusammenhang,  nur 
nach  den  Anschauungen  der  o.smotischen 
Theorie  müsste  ein  solcher  bestehen.  Zur 
Polarisation  können  die  bipolaren  Moleküle 
aller  Stoffe  beitragen,  die  in  der  Nahe  der 
polarisierten  Elektrode  liegen.  Ich  sehe 
daher  nicht  ein,  warum  man  sich  veranlasst 
fühlt,  mit  so  ganz  besonderem  Nachdruck 
auf  den  speziellen  Fall  hinzuweisen,  wo  die 
Molekulart  der  Elektrode  den  grössten  Teil 
der  polarisierenden  Schicht  ausmacht, 
umsoweniger  als  gerade  die  »edlen«  Metalle 
last  gar  nichts  zur  Polarisation  beitragen, 
indem  sie  in  den  meisten  Elektrolyten,  wenn 
überhaupt,  so  nur  in  so  ungemein  winzigen 
Mengen  in  Losung  gehen,  dass  ihr  Beitrag 
zur  Polarisation  zu  vernachlässigen  ist. 

Wie  erwähnt,  besteht  die  polarisierende 
Schicht  aus  bipolar-elektrischen  Teilchen, 
und  die  Lösung  ist  sonach  ein  sekundärer 
Vorgang.  Einen  besonderen  c|ualitativen 
Unterschied  zwi.schen  umkehrbaren  und  nicht 
umkehrbaren  Elektroden  bei  der  Entstehung 
einer  Potentialdifterenz  giebt  es  nicht.  Aus 
all  den  obigen  Gründen  würde  für  mich 
durch  die  elektrolytische  Lösungstension  nur 
ein  Wunder  durch  ein  anderes  erklärt  und 
mit  der  Annahme  einer  solchen  Lösung  des 
Problems  »die  Vernunft  nur  auf  dem  Kissen 
dunkler  Qualitäten  zur  Ruhe  gebracht«.  (Kant) 
Das  Missbehagen  wenigstens  meines  Ver- 
standes, und  ich  glaube  auch  allgemein 
sagen  zu  dürfen  des  gesunden,  unbefangenen, 
forschenden  Menschenverstandes,  dem  Rätsel 
des  hier  vorliegenden  Problems  gegenüber 
aber  wird  dadurch  nicht  aufgehoben. 

An  die  Stelle  eines  mystischen  Vor- 
gangs habe  ich  nun  einen  klar  durchschau- 
baren gesetzt,  indem  bei  mir  das  Ion  ein 
Wirbelring  im  .Aether  ist,  welcher  Wirbel- 
ring bipolar  elektrisch  ist,  weil  eine  Strö- 
mung, die  als  elektrische  Strömung  oben  zu 
interpretieren  ist,  durch  seine  Achse  geht. 
Dieser  Aether  ist  aber  nichts  Geheimnis- 
volles und  nichts  Unbegreifbares,  wie  die 
Elektrizität,  mit  ihren  anziehenden  und  ab- 
stossenden  Kräften,  sondern  er  besitzt  nur 
die  für  uns  begreifbare  Eigenschaft  des 
Stoffes,  nämlich  den  Raum  zu  erfüllen  und 
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der  Bewegung  fähig  zu  .sein.  Besitzt  er  noch 
spezielle  Eigenschaften,  so  müssen  spezielle 
in  ihm  vorgehende  Bewegungen  zur  Erklä- 
rung angenommen  werden  und  die  Folge- 
rungen aus  diesen  .Annahmen  mit  der  Er- 
fahrung verglichen  werden.  Ergiebt  sich 
eine  Abweichung,  so  müssen  die  fundamen- 
talen Annahmen  über  jene  speziellen  Be- 
wegungen solange  abgeandert  werden,  bis 
Ucbcrcinstimmung  erreicht  ist,  und  dies 
herbeizuführen  ist  möglich,  denn  die  Be- 
wegungsformen, welche  ein  Raumelement 
eines  Stoffes  auszuführen  vermag,  sind  un- 
endlich. 

Die  Annahme  der  älteren  Elektrizitäts- 
lehrc,  dass  in  jedem  Körper  beide  Elek- 
trizitäten in  gleicher  und  unendlicher  Menge 
vorhanden  sein  sollten,  hat  nichts  mit  der 
Bipolarität  der  Atome  zu  thun,  denn  die 
Polaritäten  der  Atome  sind  unzertrennbar. 
Damit  wird  den  auf  die  angenommene  Uni- 
polarität  gegründeten  Schlüssen  ihr  Funda- 
ment entzogen.  Es  wird  sonach  die  Methode, 
womit  man  die  früher  schon  von  Helmholtz 
hergeleiteten  Resultate  mit  Hülfe  unipolarer 
Ionen  für  verdünnte  Lösungen  noch  einmal 
giebt,  unbrauchbar.  Die  osmotische  Theorie 
nimmt  auch  konstante,  nicht  variable  Ionen- 
kapazitäten  an;  auch  dies  ist  Hypothese, 
die  ausdrücklich  als  solche  zu  bezeichnen 
ist.  Bei  der  Elektrolyse  wird  einem  Ion  eine 
bestimmteElektrizitätsmenge  entzogen.  Damit 
ist  durchaus  nicht  gleichbedeutend,  das  Ion 
besitzt  eine  bestimmte  Ladung  jener  Elek- 
trizitätssorte. 

Das  Rätsel,  wie  eine  Elektrizitätsmcnge 
ins  Dasein  tritt,  ist  in  der  Abhandlung  »Das 
thermoelektrostatische  Potentials  zum  ersten 
Mal  gelöst,  denn  die  Berechnung  der  Poten- 
tialdifferenz, welche  bei  Diffusion  zweier  Elek- 
trolyte  auftntt,  setzt  ja  das  Vorhandensein 
elektrischer  Ladungen  voraus.  Bei  der  osmoti- 
schen Theorie  der  Erzeugung  von  Potential- 
differenzen hat  man  es  sonach  nicht  eigent- 
lich mit  Erregung,  als  vielmehr  mit  einem 
Transport  von  Elektrizität  zn  thun.  Die 
osmotische  Theorie  vermag  aber  nur  das 
den  Diffusionsverlauf  regulierende  Potential 
zu  berechnen,  aber  sie  vermag  nicht  anzu 
geben,  warum  es  entsteht.  Sie  muss  von 
der  Thatsache  der  Diffusion  Gebrauch 
machen,  kann  aber  nicht  einwandsfrei  an- 
geben, warum  die  Diffusion  stattfmdet  und 
warum  die  Ionen  gleich  schnell  wandern 
müssen.  Selbst  könnte  sie  dies  alles,  so 
bliebe  das  Rätsel  eines  geladenen  Ions 
zurück. 

Bevor  so  etwas  geschehen  konnte, 
musste  überhaupt  erst  detiniert  und  begründet 


sein,  was  Elektrizität  ist.  Es  ist  ebenso,  wie 
bei  der  Enträtselung  des  Wesens  vom  Schall, 
Licht  (Huyghens),  Wärme  (Rumford, 
Davy).  Dass  nur  die  genaue  Betrachtung 
der  Entstehungsweise  bei  allen  diesen  gerade 
zur  Erkenntnis  ihres  Wesens  geführt  hat. 
hätte  ein  Fingerzeig  sein  können.  Für  mich 
war  sie  es.  Merkwürdigerweise  glaubte 
Maxwell,  der  doch  gleich  am  Beginn  seiner 
elektrischen  Untersuchungen  die  richtige 
Hypothese  über  das  Wesen  des  elektrisierten 
Körpers  gefunden  hatte,  die  diesbezügliche 
.Aufklärung  käme  durch  das  Studium  der 
Elektrolyse,  weil  bei  ihr  Materie  und  Elek- 
trizität am  innigsten  in  Wechselwirkung 
treten,  »darum  dürfte  die  Elektrolyse  von 
allen  elektrischen  Phänomenen  am  meisten 
geeignet  sein,  uns  einen  Eänblick  in  die 
Natur  der  Elektrizität  zu  verschaffen»').  Es 
hat  sich  nun  zwar  gezeigt,  dass  Klarheit  in 
die  Elektrizitätstheorie  kam,  als  man  die 
gegenseitige  Einwirkung  von  Molekül  und 
Aether  untersuchte,  aber  es  zeigt  sich  auch, 
dass  die  elektrochemischen  Erscheinungen 
diese  Aufklärung  nicht  hatten  bringen 
können,  vielmehr  sind  sie  erst  durch  die 
neuen  Einsichten  wieder  etwas  weiter  auf- 
geklärt worden.  »Man  muss  es  eben  lernen 
und  sich  daran  gewöhnen,  das  Unbekannte 
(Entstehung  einer  Elektrizitätsmenge)  von 
dem.  Bekannten  (Wärme)  aus  zu  erklären, 
aber  nicht  umgekehrt  das  Dunkle  und  Un- 
bekannte (Ion),  gleichsam  als  wäre  es  eine 
neue  Wahrheit,  zum  Ausgangspunkt  phan- 
tastischer Schlussfolgerungen  (elektrolytische 
Lösungstension.  Emergieknoten)  zu  wählen«*). 

E'ür  unsere  Zwecke  genügte  es,  zu  wissen, 
in  welcher  Weise  Potential  mechanisch  zu 
deuten  ist,  ob  die  Deutung  eine  unabänder- 
liche logische  Notwendigkeit  und  ob  sie  die 
einzige  ist,  also  ob  es  nur  eine  eindeutige 
Losung  giebt.  Dies  alles  ist  der  Fall.  Das 
Elrgebnis  der  Untersuchung  ist:  Das  elektri- 
sche Potential  ist  identisch  mit  Druck  im 
Aether  der  Optiker.  Edektrizitätsmenge  ist 
dann  Volumverschiebung  im  Aether;  positive 
und  negative  Elektrisierung  einer  Fläche 
sind  weiter  nichts  als  Angaben  des  Sinnes 
der  stattgehabten  Verschiebung. 

Mir  scheint,  dass  die  Quelle  des  Miss- 
erfolges aller  Versuche,  diese  Erscheinungen 
richtig  zu  deuten,  wesentlich  auch  darin 
lag,  dass  man  Glas  und  Harzelektrizität  als 
qualitativ  verschieden  ansah  und  sich  so  von 

Maxwell,  l»ehrboch  der  Elektrixität  und  des 
I»  deaitcbe  Auifrabe  S.  393. 

*)  R.  Virchow,  Die  GrdaduDg  der  Berliner  Uoi- 
versitkt  und  der  Uebergaog  aoi  dem  philoaophiachen 
/Zeitalter  im  naturwisseoschafiliche.  S.  30,  1893. 
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selbst  eine  unüberwindbare  Schwierigkeit  im 
Fortschreiten  schuf.  Wir  sollten  nicht  von 
den  Elektrizitäten  sprechen,  sondern  immer 
von  den  Elektrisierungen.  Wird  das  Wort 
Elektrizität  gebraucht,  so  muss  man  sich  immer 
Elektrisierung  vorstellen.  Positive  und  negative 
Elektrisierung  einer  E'läche  bezw.  (bei  der 
sog.  körperlichen  Ladung)  Oberfläche  vieler 
kleiner  Teilchen  innerhalb  eines  Lsolators 
sind  die  richtigen  Ausdrücke.  Es  ist  un- 
möglich, von  einem  nder  — elektrisierten 
Zustand  in  einem  Punkte  des  Raumes  zu 
sprechen,  denn  die  Bewegung  eines  kleinen 
positiven  elektrisierten  Körpers  kann  ebenso- 
wohl z.  B,  durch  eine  negativ-elektricrtc  P'läche, 
gelegen  irgendwo  in  der  Bewegungsrichtung 
des  Körpers,  als  von  einer -p  elektrisierten,  in 
der  entgegengesetzten  gelegen,  herkommen. 

In  der  Folge  betrachten  wir  nun  zwei 
verschiedene  Leiter  erster  Klasse  in  einem 
isolierenden  Dielektrikum  mit  der  Eigen- 
schaft, die  Wirkung  der  Ladung  in  ihm  be- 
findlicher Körper  nach  aussen  paralysieren 
zu  können.  Dies  ist  der  allgemeinste  Fall. 
Seine  Behandlung  bietet  auch  keine  wesent- 
lich grössere  Schwierigkeit  als  der,  bei  dem 
man  von  der  paralysierenden  Schicht  ab- 
strahiert. Da  aber  alle  anderen  Fälle  nur 
spezielle  p'älle  dieses  sind,  so  empfiehlt  es 
sich,  mit  ihm  anzufangen.  Die  Eigenschaft 
des  Dielektrikums,  die  Ladung  paralysieren 
zu  können,  ist  jedoch,  wie  ausdrücklich 
liervorgehoben  sei,  für  den  Voltaschen 
p'undamentalversuch  unwesentlich.  Im  Gegen- 
teil, die  Existenz  einer  paralysierenden  Schicht 
stört  die  Reinheit  des  Phänomens  gerade.so, 
wie  der  Luftw'iderstand  den  freien  Fall  der 
Körper. 

2.  lieber  das  kontaktelektrische  Verhalten 
zweier  Metalle  in  einem  Isolierenden 
Dielektrikum  mit 
paralysierenden  Eigenschaften. 

Um  die  Vorstellung  zu  fixieren,  nehmen 
wir  an  die  beiden  Leiter  erster  Klasse,  die 
der  Kontaktwirkung  unterliegen  sollen,  wären 
Cu  und  Zn.  Diese  beiden  seien  vorher  ab- 
Icitend  mit  der  Erde  in  Verbindung  gewesen, 
dann  erst  in  Kontakt  gebracht  worden. 
Dadurch  wird  das  Zn  positiv-,  das  Cu  negativ- 
elektrisch. Diesen  Zustand  behalten  sie  auch, 
wenn  man  sie  trennt.  Durch  Verbindung 
mit  der  Erde,  deren  Petential  wir  gleich 
Null  setzen  (d.  h.  ihr  Potential  bilde  den 
Nullpunktswert  unserer  Messungen),  ist  in 
jedem  der  beiden  Körper  auch  das  Potential 
Null  geworden.  Jedoch  ist  das  Bestreben 
vorhanden,  ein  anderes  anzunehmen  (aber 


es  lässt  sich  durch  die  vorliegenden  Erfah- 
rungen nicht  entscheiden,  ob  es  wirklich  an- 
genommen wird,  nach  Aufhebung  der  ab- 
leitenden Verbindung).  Gleichzeitig  mit  der 
Annahme  des  Potentials— o müssen  im  Innern 
und  an  der  Oberfläche  des  Körpers  Ver- 
änderungen vorgegangen  .sein,  durch  welche 
eben  er  disponiert  ist,  in  seinen  früheren 
Zustand  (den  er  angenommen,  nachdem  er 
lange  Zeit  sich  selbst  überlassen  war;  siehe 
einleitende  Worte)  zurückzukehren.  Er  be- 
findet sich  in  einem  Spannungszustand  und 
sucht  seinen  den  gegebenen  Umständen  ent- 
sprechenderen «natürlichent  Zustand  zu  er- 
reichen, was  man  sich  etwa  so  zu  denken 
hat,  wie  das  Verhalten  eines  Körpers  im 
unterkühlten  oder  überhitzten  Zustand,  Da- 
durch kann  nach  Aufhebung  der  leitenden 
Erdverbindung  eine  kleine  Potentialverände- 
rung stattfinden  und  die  einzelnen  Körper 
unter  sich  verschiedene  Potentiale  annchmen, 
und  diese  Verschiedenheit  der  Potentiale 
kann  hinreichen,  bei  Berührung  den  Anstoss 
zu  weiterem  Elektrizitatsaustausch  zu  geben. 

Bei  Berührung  zweier  verschiedener 
unterkühlter  Flüssigkeiten  von  gleicher  Tem- 
peratur könnte  man  also  von  einer  Kontakt- 
wärme sprechen,  ebenso  wie  hier  von  Kon- 
taktelektrizität, und  man  könnte  also  auch 
den  Körpern  die  F'ähigkeit  zuschrciben,  die 
Wärme  verschieden  stark  anzuziehen.  Man 
nimmt  jedoch  an.  dass  der  Ausgleich  durch 
Leitung  bedingt  sei  und  der  Kontakt  nur 
den  Anstoss  gebe  zur  Auslösung  potentiell 
vorhandener  Spannung.  Es  giebt  hiernach 
ein  »Problem  der  Beruhrungselektrizität» 
ebensowenig,  als  ein  in  diesem  Sinne  for- 
muliertes »Problem  der  Berührungswärme«. 
Eine  solche  Formulierung  wurde  zu  einer 
falschen  wissenschaftlichen  Fragestellung  hin- 
leiten. Bei  der  Lösung  von  »Problemen« 
kommt  es  aber  gerade  bekanntlich  immer 
darauf  an.  Da  nun  bis  jetzt  die  richtige 
F'ragcstellung  nicht  vorlag,  so  konnte  es  auch 
nicht  gelöst  werden.  Dem  Satze  von  Herrn 
Coehn'):  »In  einer  Anzahl  von  Fallen  ist 
es  durch  die  Arbeiten  von  Nernst  als  ge- 
löst zu  betrachten«,  kann  ich  daher  für  keinen 
einzigen  F all  beistimmen.  So  wenig  wie  das 
»Problem  der  Gravitation«  gelöst  ist  mit  der 
Berechnung  der  Grösse  der  Kraft,  welche 
zwei  gravitierende  Körper  aufeinander  aus- 
üben, so  wenig  das  Problem  der  Entstehung 
der  Elektrizität,  die  letzte  Ursache  des  Auf- 
tretens elektrischer  Ladungen  bei  der  Diffu- 
sion, solange  nicht  die  F’rage  nach  der  Her- 
kunft der  lonenladungen  beantwortet  ist. 


1)  Wieäemaon,  Aonaleo,  bd.  64,  S.  217. 
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Es  gicbt  nur  eine  Lehre  von  den  thermo- 
elektrischen, speziell  thermoelektrostatischen 
Eigenschaften  der  Körper,  wie  es  eine  Lehre 
von  den  thermodynamischen  derselben  giebt, 
und  wie  hier  der  Begriff  der  Temperatur 
dominiert,  so  dort  der  des  thermoelektrostati- 
schen Potentials.  Wie  man  weiterhin  zur 
Beherrschung  der  thermodynami.schcn  Eigen- 
schaften die  Begriffe  Normalzustand,  Kapazität 
bei  konstantem  Druck.  Kapazität  bei  kon- 
stantem Volum,  Druck,  Volum  gebraucht,  so 
hier  normalelektrischer  Zustand,  Oberflächen- 
kapazität (so  nenne  ich  die  Grösse,  welche 
man  bis  jetzt  schlechthin  die  elektrische 
Kapazität^  eines  Körpers  genannt  hat,  weil 
diese  Grö.sse  aus  der  Vorstellung  heraus 
sich  entwickelt  hat,  »die  Elektrizität  sitze 
auf  der  Oberfläche  der  Leiter.  Man  könnte 
sie  auch  geometrische  elektrische  Kapazität 
des  Körpers  nennen,  da  sic  nur  den  geometri- 
■schen,  nicht  physischen  Eigenschaften,  wie 
chemische  Beschaffenheit,  Dielektrizitäts- 
konstante des  geladenen  Körpers  etc.,  ab- 
hängt, selb.stverständlich  stets  Leiter  der 
Elektrizität  gemeint),  verborgene  Kapazität, 
Potential,  elektrische  Intensität. 

Was  der  Körper  zu  erreichen  sucht, 
ist  ein  bestimmtes  Potential,  nicht  eine  be- 
stimmte Ladung  oder  eine  bestimmte  Kapazität 
(verborgene  Kapazität).  Die  beiden  Körper 
haben  gleiches  Potential,  aber  gleichzeitig 
verschiedene  Spannungszuständc  im  Innern 
und  an  der  Oberfläche  durch  \’erbindung 
mit  der  Erde  erhalten,  und  indem  sich  diese 
auszugleichcn  suchen,  bildet  sich  ein  neues 
mittleres  Potential  heraus,  sobald  man  beide 
Körper  leitend  verbindet.  Durch  Angabe 
des  Potentiales  ist  also  der  elektrische  Zu- 
stand noch  nicht  ganz  bestimmt  gekenn- 
zeichnet. Es  gehören  eben  zur  Bestimmung 
eines  räumlichen  elektrischen  Zustandes 


I’otential  und  Intensität.  So  kann  es  kommen, 
dass  thatsächlich  eine  .Strömung  von  Zn  zum 
Cu  eintritt,  ja  beider  Potentiale  eventuell 
noch  mit  der  Zeit  steigen,  so  dass  man  sich 
die  Sache  ungefähr  vorstellen  kann,  wie  den 
\''organg  beim  Zusammendrucken  oder  Aus- 
einanderzichen  der  Hälfte  eines  mit  Wasser 
gefüllten  (iummiballes,  wodurch  das  V'olumen 
dieser  Hälfte  verkleinert  bezw.  vergrössert, 
das  der  andern  Hälfte  vergrössert  bezw.  ver- 
kleinert wird,  der  Druck  im  ganzen  Innern 
noch  etwas  ansteigt  bezw.  fallt.  Die  kleiner 
gewordene  Hälfte  entspräche  dann  dem 
geladenen  Zink,  die  vergrösserte  andere 
Hälfte  dein  negativen  Kupfer. 

.Aehnlichwie  ein  bestimmtesGasquantum, 
in  einer  elastischen  Hülle  eingeschlossen,  in 
eine  bestimmte  Umgebung  gebracht,  die 
Tendenz  hat,  einen  bestimmten  Druck  anzu- 
nehmen und  ihn  auch,  sich  ,selb.st  über- 
lassen, wirklich  annimmt,  so  verhält  sich 
auch  ein  I.eiter,  der  vorher  mit  der  Erde  in 
Berührung  war,  indem  er  innerhalb  eines 
Mediums  mit  bestimmtem  Potential  und  ge- 
gebenen paralysierenden  Eigenschaften  ein 
bestimmtes  Potential  aiinimmt.  Durch  die 
Ableitung  hat  der  Körper  eine  bestimmte 
Ladung  angenommen,  und  dieser  entspricht 
das  Gasquantuni;  das  I’otential  der  Um- 
gebung entspricht  dem  Druck  <ler  Umgebung, 
der  paralysierenden  Schicht  und  inneren  dielek- 
trischen l•ägenschaften  der  elastischen  Hiille. 
Ein  charakteristischer  Llnterschied  besteht 
jedoch  insofern,  als  das  (»as  seine  Dichte 
andern  kann,  unseren  bisherigen  Erfahrungen 
zufolge  der  Aether  sich  jedoch  wie  eine 
inkompressible  Flüssigkeit  verhält,  so  dass 
Volumveranderungen  in  demselben  nur  unter 
Zu-  oder  .Abfluss  von  Aether  aus  der  Um- 
gebung stattfinden  können. 

(Furtseuung  folgt.) 


VERFAHREN  ZUR  OXYDATION 
ORGANISCHER  SUBSTANZEN  MIT  CHROMSÄURE  IM 
ELEKTROLYTISCHEN  BAD. 

Von  priedriih  Darmstädter. 


Die  in  der  organischen  Chemie  vielfach 
zu  OxydatiouBzwecken  verwendete  Chrom- 
säure bezw.  ihre  Alkalisalze  wurden  bisher 
allgemein  in  der  Weise  regeneriert,  dass  man 
die  sauren,  chromsulfathaltigen  Laugen 


mittelst  Kalk  in  Chromoxyd  überführte  und 
dieses  durch  Glühen  mit  weiterem  Kalk  wieder 
in  Chrorasäure  verwandelte.  Man  kann  dieses 
Verfahren  mit  grossem  Vorteil  durch  ein 
solches  ersetzen,  das  sich  der  Elektrolyse 
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als  Hilfsmittel  bedient.  Auf  dem  letzteren 
Wege  ist  es  möglich,  nicht  nur  das  im  Chrom- 
sulfat vorhandene  Chrom  direkt  wieder  m 
Chromsaure  uberzuführen,  sondern  dabei  auch 
sämtliche  Schwefelsäure  wieder  nutzbar  zu 
machen.  Dabei  i,st  dieses  elektrolytische 
Verfahren  vollkommen  gefahrlos  und  viel 
billiger  auszuführen,  als  das  frühere  rein 
chemische. 

Die  Möglichkeit  einer  Regenerierung  der 
Chromsaurc  auf  dem  angegebenen  Wege  ist 
bekannt.  Daher  ist  diese  Regenerierung  als 
solche  nicht  Gegenstand  des  vorliegenden 
Patentes,  wohl  aber  in  ihrer  Anw'cndung  auf 
die  Oxydation  organischer  Körper. 

Als  besonders  vortheilhaft  erweist  sich 
bei  der  Oxydation  organischer  Körper  in 
Verbindung  mit  diesem  Regenerationsver- 
fahren die  Vornahme  der  Oxydation  direkt 
in  dem  elektrolytischen  Rade,  und  zwar  aus 
folgenden  Gründen: 

Die  Verwendung  der  Chromsäure  als 
Oxydationsmittel  für  organische  Körper  er- 
fordert sehr  grosse  Sorgfalt,  da  bei  ihren 
sehr  stark  oxydierenden  Wirkungen  leicht  ein 
vollständiges  Verbrennen  der  betreffenden 
Körper  stattfindet,  falls  man  nicht  mit  der 
grössten  Vorsicht  zu  Werke  geht.  Ein  solches 
V'erbrennen  findet  namentlich  dann  leicht 
statt,  wenn  grössere  Mengen  von  Chrom- 
saure gleichzeitig  zur  Wirkung  kommen 
können.  .Man  verfährt  deshalb  in  solchen 
Källen  zumei.st  so,  dass  man  die  zu  oxy- 
dierende Substanz  in  verdünnter  Schwefel- 
säure löst  bezw.  mit  derselben  vermischt  und 
in  diese  Mischung  unter  fortwährendem  Um- 
rühren  eine  Lösung  von  Chromsäurc  oder 
Chromat  tropfenweise  oder  in  dünnem  .Strahle 
einflicssen  lässt. 

Die  Gefahr  des  Verbrennens  ist  voll- 
ständig ausgeschlossen,  und  alle  weiteren 
V'orsichtsmassregeln  werden  überflüssig, 
wenn  man  die  O.xydation  der  betretfenden 
Körper  in  dem  elektrolytischen  Bade  selbst 
vornimmt.  Kalls  genügende  Bewegung  der 
Flüssigkeit  vorhanden  ist,  muss  jede  Spur 
von  Chromsäurc,  die  sich  bildet,  sofort  zur 
Oxydationswirkung  kommen.  Eine  Anreiche- 
rung derselben  ist  nicht  möglich  und  damit 
jede  zu  starke  Wirkung  ausgeschlossen. 

So  kann  man  z,  B.  in  der  angegebenen 
Weise  leicht  Chinon  aus  Anilin  her.stellen. 
Man  löst  zu  diesem  Zwecke  das  letztere 
direkt  in  dem  aus  Chromsulfat  und  Schwefel- 
säure bestehenden,  gekühlten  Bad  auf  und 
elektrolysiert  unter  steter  BewegungderFlUssig- 
keit.  Dabei  findet  eine  vollständige  Ueber- 
führung  in  Chinon  ohne  bemerkenswerte 
V’erluste  statt. 


In  analoger  VV'eise  lässt  sich  Acetal- 
dehyd aus  Aethy  lalkohol  darstellen, 
indem  man  den  letzteren  in  einem  Lösungs- 
gemisch von  Chromsulfat  und  Schwefelsäure 
auflost  und  das  letztere  der  Elektroly.se  unter- 
wirft. 

ln  beiden  Fällen  sind  kaum  Spuren  von 
saurer  Chromsäure  wahrzunehmen,  da  die- 
■selbe  in  demselben  M,asse,  wie  sie  entsteht, 
zur  Oxydationswirkung  kommt. 

Als  besonders  zweckmässig  erweist  sich 
die  Anwendung  dieses  Oxydations-  und  Rege- 
nerationsverfahrens auf  gewisse  aromatische 
Kohlenwasserstoffe,  insbesondere  Anthracen 
und  Naphthalin.  Die  Ueberführung  derselben 
in  Anthrachinon  bezw.  Phtalsaure  erfordert 
ganz  besondere  Sorgfalt  in  der  V'erwendung 
der  Chromsaure  als  O.xydationsmittel,  da  die- 
selben besonders  leicht  vollständig  verbrannt 
werden.  Sowie  die  Chromsäurelösung  zu 
den  in  verdünnter  Schwefelsäure  suspendierten 
.\usgangsmaterialien  etwas  zu  rasch  zufliesst 
und  dadurch  in  konzentrierter  Form  zur  Ein- 
wirkung kommt,  ist  die  Folge  eine  viel 
schlechtere  Ausbeute  an  fertigem  Produkt 
infolge  V'erbrennens  eines  mehr  oder  weniger 
grossen  Teils  des  /Xusgangsmaterials. 

Dieser  Fehler  wird  bei  dem  oben  be- 
schriebenen V'erfahren  zur  Regeneration  der 
Chromsäure  vermieden,  und  cs  sind  weitere 
Vorsichtsmassregeln  dabei  nicht  nötig.  Man 
trägt  das  zu  oxydierende  Naphthalin  oder  An- 
thracen in  die  schwelelsäurehaltige  Chrom- 
sulfatlauge ein  und  elektrolysiert  unter  guter 
Bewegung  derselben.  Dabei  erhält  man  eine 
vorzügliche  ztusbeute  an  Phtalsäurc  bezw. 
Anthrachinon. 

In  gleicher  Weise  wie  die  genannten 
lassen  sich  auch  die  verschiedensten  anderen 
löslichen  und  unlöslichen  organi.schen  Sub- 
stanzen nach  dem  beschriebenen  X'erfahren 
mit  grossem  Vorteil  und  ohne  Anwendung 
besonderer  Vorsichtsmassregeln  oxydieren. 

Ein  weiterer  grosser  Vorzug  dieses  Ver- 
fahrens liegt  darin,  dass  man  bei  der  Regene- 
ration der  Chromsaure  eine  sehr  hohe  Strom- 
ausbeute erzielt.  Wenn  man  Chromsulfat  im 
elektolytischen  Bad  oxydiert,  ohne  gleichzeitig 
reduzierende  organische  Substanzen  einzu- 
tragen, so  vcrläuftdcrProzessin  der  Weise,  dass 
zu  Anfang,  so  lange  viel  unoxydiertes  Chrom- 
sulfat vorhanden  ist,  fast  .aller  elektrolytisch 
abgeschiedene  Sauerstoff  zur  Wirkung  kommt, 
also  die  Stromausbeute  eine  sehr  gute  ist. 
Je  weiter  nun  die  Umwandlung  des  Chrom- 
sulfaLs  fortschreitet,  desto  mehr  Sauerstoff 
wird  entweichen,  ohne  zur  Oxydationswirkung 
zu  kommen,  desto  schlechter  wird  also  die 
Stromausbeute. 


Digitized  by  Google 


>33 


KI.KKTROCHKMISCHE  ZEl'l'SCHRIFT. 


Heft  6 


Dem  gegenüber  erzielt  man,  wenn  man 
in  dem  elektrolytischen  Hade  gleichzeitig  mit 
der  Regeneration  der  Chromsaure  die  Oxy- 
dation der  organischen  Substanzen  vornimmt, 
eine  sehr  hohe  Stromausbeute,  die  fast  der 
theoretischen  glcichkommt.  Denn  da  in 
diesem  Falle  jede  Spur  von  Chromsäure 
momentan  wieder  in  Chromsulfat  übergeht, 
ist  stets  grosser  Ueberschuss  an  dem  letzteren 
vorhanden,  wodurch  der  elektrolytisch  er- 
zeugte Sauerstoff  sehr  vollständig  ausgenutzt 
wird. 

Zu  den  genannten  Vorzügen  kommt  end- 
lich noch  ein  weiterer  von  grosser  Hedeu- 
tung  hinzu:  dass  man  nämlich  in  den  meisten 
Fällen  die  Verwendung  von  Diaphragmen  für 
den  elektrolytischen  Prozess  entbehren  kann. 

Wenn  man  die  Oxydation  der  orga- 
nischen Körper  in  besonderen  Apparaten 
vornimmt  und  hierfür  eine  nur  einigermassen 
konzentrierte  Chromsäurelösung  hersteilen  will, 
so  ist  man  genötigt,  die  elektrolytischen 
Bader  mit  Diaphragmen  zu  versehen,  durch 
welche  die  Anodenlauge  von  der  Kathoden- 
lauge  getrennt  wird.  Denn  der  an  den 
Kathoden  abgeschiedene  Wasserstoff  würde 
andernfalls  die  an  den  Anoden  entstandene 
Chromsäurc  wieder  reduzieren,  und  zwar  um 
.so  leichter,  je  konzentrierter  dieselbe  ist. 

Bei  dem  oben  beschriebenen  Verfahren 
ist  eine  solche  Gefahr  nicht  vorhanden. 
Denn  da  die  Chromsäure  zumeist  sofort  nach 
ihrer  Entstehung  zur  Oxy'dationswirkung 
kommt,  werden  kaum  Spuren  derselben  bis 
zur  Kathode  hingelangen;  in  derartig  ver- 
dünntem Zustande  wird  sie  aber  durch  den 
Wasserstoff  so  gut  wie  gar  nicht  angegriffen. 
Man  kann  al.so  in  den  meisten  Fällen  die 
Diaphragmen  entbehren,  wodurch  nicht  nur 
die  Apparatur  bedeutend  einfacher  und 
billiger  wird,  sondern  auch  der  Verbrauch 
an  elektrischer  Energie  wegen  des  geringeren 
Widerstandes  der  Elektrolyten  erheblich  ver- 
ringert wird. 

Nur  in  solchen  F'ällcn  ist  die  Verwen- 
dung von  Diaphragmen  nicht  zu  umgehen, 
wo  das  organische  Oxydationsprodukt  durch 
die  Einwirkung  des  Wasserstoffes  an  der 
Kathode  eine  unerwünschte  Veränderung  er- 
leiden könnte. 

Die  Apparate,  welche  zur  Ausführung 
des  beschriebenen  Verfahrens  dienen,  können 
von  sehr  verschiedener  Art  sein  Sic  können 
Diaphragmen  enthalten  oder  nicht,  die  Elek- 
troden können  einpolig  oder  doppelpolig 
sein,  kurz,  es  können  alle  die  Apparaten- 
Systeme  zur  Verwendung  kommen,  wie  sie 
für  beliebige  andere  elektrolytische  Zwecke 
dienen. 


Ebenso  verschieden  können  die  Be- 
wegungsvorrichtungen für  die  Lauge  sein: 
man  kann  entweder  besondere  Bewegungs 
Vorrichtungen  anbringen  oder  die  Elektroden 
irgend  welche  Bewegungen  vollführen  lassen 
oder  Luft  und  andere  Gase  einblasen  u.  s.  w. 

Bei  Sub.stanzen,  welche  nicht  löslich  sind, 
ist  es  zuweilen  angebracht,  um  ein  Ansetzen 
derselben  an  den  Elektroden  zu  verhüten, 
da.ss  dieselben  in  einem  besonderen  Teil 
des  elektrolytischen  Bades  untergebracht 
werden,  der  durch  ein  Filtertuch  oder  Sieb 
oder  auf  andere  Weise  von  dem  Elektroden- 
raum selbst  getrennt  ist.  Durch  geeignete 
Bewegung  kann  man  dann  für  gute  Kommu- 
nikation der  innerhalb  und  ausserhalb  dieses 
Raumes  befindlichen  Laugen  sorgen. 

Anstatt  zu  dem  ged, achten  Zwecke  einen 
besonderen  Teil  des  elektrolytischen  Bades 
abzutrennen,  kann  man  auch  die  zu  oxy- 
dierende Substanz  in  einem  besonderen Gefä-sse 
unterbringen,  das  mit  dem  elektrolytischen 
Bade  in  direkter  und  steter  Kommunikation 
steht,  wobei  zwischen  beiden,  wie  oben,  ein 
Filtertuch  oder  Sieb  eingeschaltet  sein  kann. 

Endlich  sei  noch  erwähnt,  dass  dasselbe 
wie  für  Chromsulfat  auch  für  andere  Chrom- 
salze gilt. 

Was  die  näheren  Bedingungen  für  die 
Ueberführung  des  Chromsulfats  in  Chrom- 
säure bei  dem  beschriebenen  Verfahren 
anlangt,  so  sei  dazu  das  F'olgende  bemerkt: 

Wenn  die  Oxydation  der  organischen 
Körperund  die  Regenerierung  der  Chromlauge 
in  getrennten  .•\pparaten  statttindet,  wird 
man  im  allgemeinen  mit  Laugen  arbeiten, 
die  an  Chromoxyd  möglichst  konzentriert  sind, 
etwa  IO  bis  i2  pCt.  und  mehr  davon  ent- 
halten, damit  das  Jästige  Ueberfuhren  der 
Laugen  vom  elektrolytischen  Bade  nach  dem 
Oxydationsgefass  und  zuruck,  sowie  andere 
lästige  Operationen  möglicht  selten  vor- 
genommen zu  werden  brauchen.  Bei  dem 
vorliegenden  Verfahren  ist  das  aus  nahe- 
liegenden Gründen  nicht  nötig,  und  es 
reicht  vollständig  aus,  wenn  die  Lauge  etwa 
4 bis  5 pCt  Chromoxyd  oder  auch  weniger 
enthält.  Den  Gehalt  an  Schwefelsäure  wählt 
man  zweckmässig  ziemlich  hoch  — zu  etwa 
20  bis  25  pCt.  — , um  die  Leitfähigkeit  der 
Lauge  möglichst  zu  erhöhen. 

Die  Stromstärke  kann  in  weiten  Grenzen 
variieren,  und  man  erhalt  gleich  gute  Aus- 
beuten bei  Stromstärken  von  0,5  bis  5 Ampere 
pro  Quadmldecimeter  und  mehr.  Die  be- 
nötigte Spannung  schwankt,  entsprechend 
der  Stromstärke,  ebenfalls  in  ziemlich  weiten 
Grenzen.  Sie  betrug  bei  meinen  V'ersuchen 
zwischen  2,5  und  4 Volt. 
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ÜBER  DAS  VERHÄLTNIS 

DER  VISCOSITÄT  VON  MISCHUNGEN  VERSCHIEDENER 
SALZLÖSUNGEN  ZU  IHREM  lONISATIONSZUSTAND. 

Von  y.  Bames. 


Der  vorliegende  Bericht  ist  das  Resultat 
einer  Arbeit,  bei  der  es  sich  darum  handelte, 
festzustellen,  ob  es  möglich  ist,  mit  Hülfe 
der  Dissociatjonstheorie  bei  den  Mischungen 
gleicher  Lösungen  von  verschiedenen  Elektro- 
lyten mit  einem  gemeinsamen  Ion,  die 
Viscositaten  dieser  Mischungen  vorauszu- 
sagen,  vorausgesetzt,  dass  genügende  An- 
gaben bezüglich  der  Viscositaten  und 
Leitungsfähigkeiten  dieser  Lösungen  be- 
nutzbar sind. 

Die  ausgewählten  Salze  waren  Natriura- 
chlorid,  Kaliumchlorid,  Bariumchlorid,  Na- 
triumsulfat, Kaliumsulfat  und  Kupfersulfat. 
Die  Viscositaten  einfacher  Lösungen  dieser 
Salze  sind  von  Keyher  und  Wagner  be 
stimmt  worden,  die  Viscositäten  ihrer 
Mischungen  von  Kanitz;  ausserdem  waren 
die  ausführlichen  Beobachtungsreihen  von 
Kohlrausch  und  anderen  Gelehrten  des 
Dalhousie  College  von  Nutzen.  Wie  wir 
später  sehen  werden,  fand  ich  Kohlrausch's 
Werte  über  die  Leitungsfähigkeit  für  meinen 
Zweck  ausreichend. 

Professor  Max  Gregor  hat  gezeigt,  dass 

P = Pw  + *>  *>  7~Cjr 

Mit  n sind  die  Konzentrationen  der 
Mischungen  bezeichnet  (die  Elektrolyten  mit 
I und  2)  mit  a die  lonisationscoefficienten 
der  entsprechenden  Elektrolyte  in  der 
Mischung,  mit  v die  Volumina  der  Lösungen 
und  mit  p das  Verhältnis  des  Volums  der 
Mischung  zu  der  Summe  der  Volumina  der 
Lösungen. 

Die  Anwendung  der  ersten  Gleichungen 
auf  eine  einfache  I.ösung  ist,  wie  Professor 
•Max  Gregor  gezeigt  hat,  von  geringem 
theoretischem  Interesse,  d.agegen  ist  die  An- 
wendung der  zweiten  Formel  auf  Mischungen, 
da  sie  auf  der  Dissociationstheorie  basiert 
und  keine  willkürlichen  Konstanten  enthält, 
von  sehr  bedeutendem  Wert.  Die  Anwend- 
barkeit dieser  Gleichung  (2)  will  die  vor- 
liegende Arbeit  mit  Mischungen  der  oben- 
erwähnten Salzlösungen  prüfen.  Die  Beob- 
achtungen von  Reyher,  Wagner  und 
Kanitz  wurden  über  Lösungen  gemacht, 
die  stärker  waren  als  die,  für  welche  die 
obigen  Gleichungen  aufgestellt  wurden.  Die 


man  sowohl  aus  theoretischen  Gründen  als 
wegen  der  Weise  wie  die  loni-sationscoeffi- 
cienten  und  solche  physikalischen  Eigen- 
schaften wie  spezifische  Schwere,  V'iscosität 
etc.  wechseln,  erwarten  muss,  dass  der  Wert 
irgend  solcher  Fligenschaft  für  eine  einfache 
Lösung,  die  so  mit  Wasser  verdünnt  ist, 
dass  die  dissociierten  und  nicht  dissociierten 
Moleküle  als  gegenseitig  wirkungslos  ange- 
sehen werden  können,  durch  folgende  Formel 
ausgedrückt  werden  kann: 

P-  P,-f  k(i— a)n-flan (l) 

Hierbei  ist  P der  numerische  Wert  der 
betreflenden  Eigenschaft  für  die  Lösung,  P». 
der  Wert  für  die.selbe  Eigenschaft  für  Wasser 
unter  denselben  Bedingungen,  n die  Kon- 
zentration in  Grammaquivalenten  pro 
Volumeneinheit,  a der  lonisationscoefficient 
des  Elektrolytes  in  der  Lösung  und  k und  1 
Konstanten  (lonisation^konstanten). 

Er  hat  ferner  gezeigt,  dass  der  Werl 
einer  Eigenschaft  tür  eine  Mischung  von 
zwei  Elektrolyten  durch  folgende  Gleichung 
ausgedrückt  wird: 

— |-  (k,  (i  — a,)  n,  -|-  1,  a,  nj)  ^ I ■ ■ (2) 

i '1  "T  'ij 

Lösungen  wurden  jedoch  als  wahrscheinlich 
genügend  verdünnt  erachtet,  um  die  Ivr- 
Wartung  auf  eine  ähnliche  Anwendbarkeit 
der  Formeln  zu  gewährleisten. 

Einfache  Lösungen. 

F’ür  die  Bestimmung  der  lonisations- 
konstanten  in  Formel  (l)  und  (2)  müssen 
wir  die  lonisationscoefficienten  für  die  vier 
Lösungen,  die  für  jedes  Salz  von  Reyher 
und  Wagner  untersucht  sind,  kennen. 
Unglücklicherweise  waren  alle  Beobachtungen 
über  die  Viscosität  dieser  Salze  bei  25  " C 
gemacht,  wahrend  alle  brauchbaren  Angaben 
über  die  Leitungsfähigkeit,  aus  denen  man 
die  lonisationscoefficienten  abgeleitet  hatte, 
bei  18*  C erlangt  waren.  Daher  wurde  es 
nötig,  entweder  die  Werte  für  die  Viscosität 
von  25"  auf  18  • zu  reduzieren  oder  die 
Werte  über  die  Leitungsfähigkeit  von  18  • 
auf  25  •.  Die  letzte  Reduktion  wurde  aus- 
geführt, da  die  Angaben  für  die  erste  nicht 
brauchbar  waren.  Viele  Arbeit  wurde  da- 
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durch  verursacht.  Dann  für  die  Ifestiiimiung 
der  lonisationscoefficienten  bei  25  " war  es 
nötig,  die  spezifische  molekulare  Leitungs- 
fähigkeit bei  25  " und  dieselbe  bei  unbe- 
grenzter Verdünnung  bei  25  “ zu  bestimmen 


Bestimmung  der  spezifischen  molekularen 
Leitungsfähigkeit  bei  unbegrrenzter  Ver- 
dünnung bei  26 

Der  Wert  der  spezifischen  molekularen 
LeitungsfahigkeitbeiunbegrenzterVefdunnung 
bei  25  “ für  jedes  Salz  wurde  aus  Kohl- 
rauschs Wert  bei  18*  mit  Hülfe  von 
Dtguisnes  Daten  erhalten.  Diese  Angaben 
wurden  angewendet  bei  der  Bestimmung  der 
specifischen  molekularen  Leitungsfähigkeit 
bei  25"  aus  den  Werten  bei  18"  für  die  drei 
schwächsten  inKohlrauschsundDöguisnes 
Tafeln  angegebenen  Lö.sungen.  Dann  wurde 


das  Verhältnis  bestimmt,  bei  dem 

hjB 

und  |ji,,  die  spezifischen  molekularen 
Leitungsfahigkeiten  bei  25*  resp.  18“  sind. 

Die  so  erhaltenen  W'erte  sind  in  der 
folgenden  Tafel  enthalten.  Die  Konzentration 
sind  in  Grammäquivalentcn  pro  Liter  aus- 
gedrückt  und  die  spezifischen  molekularen 
Leitungsfahigkeiten  in  Ausdrücken  dieser 
Einheit  und  Kohlrauschs  neuer  Einheit  für 
die  Leitungsfahigkeit  (ohm“‘cm~‘). 


Tafel  I. 


Kouzentmtioo 

Spes.  mol. 
l.eitUD^sf.  hei 
18«  C. 
(Mit) 

Spes.  mol. 
I.eitnoj^Bf.  bei 
2$  ® C. 

(/*») 

Mn  — Ml* 
Mn 

Na  CI 

.0005 

t/N 

00 

0 

1 262 

-'63 

.0002 

1092 

1270  1 

.163 

.0001 

1097 

1276 

163 

KCl 

.0005 

1283 

1484  1 

.156 

.0002 

1291 

'494  ' 

-157 

.0001 

1295 

1499 

-'57 

■/,  Ba  CI, 

.0005 

083 

j '375 

.162 

.0002 

1 198 

1394 

.162 

.0001 

1205 

1402 

.163 

V.  K,  So. 


.0005 

1308 

1516 

' '59 

.0002 

'327 

1540 

.160 

.0001 

' 335  i 

'549 

1 .160 

1 

Spez.  mol.  Sprz.  mul. 
LeuuoK*f.  bei  Leiinujj*!.  hei 

Kun««tr.tioD 

(Mm) 


'1,  Na,  SO. 


OOO5  j 

1083 

1 266 

.169 

.0002  1 

1096 

1281 

.169 

.0001 

1 105 

1292  1 

.169 

Da  man 

fand, 

dass  für  die 

zwei  am 

stärksten  verdünnten  Lösungen  eines  jeden 

Salzes  das  Verhältnis  konstant  war, 

!b« 

so  kann  man  es  annähernd  auf  unbegrenzte 
Verdünnung  anwenden,  da  diese  Lösungen 
ausserordentlich  verdunntsind.  Beobachtungen 
über  die  Leitungsfähigkeit  schwächerer 
Lösungen  bei  verschiedenen  Temperaturen 
waren  nicht  zur  Hand.  Der  Verfasser  be- 
nutzte den  Wert  des  Verhältnisses  für  die 
Lösung  von  der  Konzentration  .0001  zur 
Berechnung  der  spezifischen  molekularen 
Leitungsfahigkeit  bei  unbegrenzter  Ver- 
dünnung für  25  “ C. 

Die  folgende  Tafel  II  giebt  die  Werte 
der  spezifischen  molekularen  Leitungsfahig- 
keit für  25  " C wie  .sie  aus  den  Werten  bei 
1 8 ” erhalten  sind.  Für  Kupfersulfat  konnte 
diese  Methode  aus  Mangel  an  Angaben  nicht 
angewenilet  werden.  Ein  etwas  zweifelhafter 
Wert,  der  von  Bredig  bestimmt  war,  wurde 
dafür  benutzt.  Die  Leitungsfahigkeiten  sind 
wie  in  Tafel  I ausgedruckt. 


Elektrolyt 

Spes.  mol.  LeituotpifShigkeit 
bei  anbcgrcQstcr  VerdUoDunR 
18«  C.  25«  C. 

Na  ci 

1 103 

1283 

KCl 

'3'2 

1519 

BaCl,  . . . . 

1232 

1433 

Kj  SO4  .... 

1350 

1566 

■/,  Na,  SO.  . . . . 

[ 141 

'334 

’l,  CuSO.  . . . . 

- 

1423 

Bestimmung:  däs  Jonisatlonsooefflolenten 
bei  25  ° C.  für  einfache  Lösungren. 

Der  Jonisationscoefficient  für  eine  ein- 
fache Lösung  ist  das  Verhältnis  der 
spezifischen  molekularen  Leitungsfähigkeit 
zu  der  spezifischen  molekularen  Leitungs- 
fähigkeit bei  unbegrenzter  Verdünnung.  Bevor 
dieses  Verhältnis  für  25  ” gefunden  werden 
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konnte,  war  es  notwendig,  die  Werte  der 
spezifischen  Leitiingsfahigkeit  bei  25  • aus 
Kohlrauschs  W'erten,  bei  18  " mit 
Hülfe  von  Deguisnes  und  Kohlrauschs 
und  Grotrians  Teniperaturcoefficienten  zu 
bestimmen.  Die  Konzentrationen  der  Salz- 
lösungen, für  welche  Kohlrausch  Werte 
für  die  Leitungsfahigkeit  angiebt,  entsprechen 
nicht  in  allen  Fällen  den  Konzentrationen 
der  Lösungen,  für  die  Rey  h er  und  W agner 
die  Viscosität  bestimmten,  diesen  Fällen 
(Konzentrationen  0.25  und  0.125)  wurden 
die  Werte  für  die  specifischen  Leitungs- 
tahigkeiten  bei  25  “ durch  Interpolation 
erhalten.  Tafel  111  giebt  die  Werte  der 
specifischen  Leitungsfähigkeit  bei  25  “,  die 
wie  oben  aus  den  Werten  bei  1 8 • bestimmt 
worden  sind,  und  die  berechneten  Jonisations- 
coefficienten  bei  25  *.  Nur  die  Coefficienten 
sind  angegeben,  die  bei  der  Berechnung  der 
Viscositäten  notwendig  sind.  Unter  Kupfer- 
sulfat sind  einige  Werte  für  die  Leitungs- 
fähigkeit  bei  höherer  Konzentration  angeführt; 
dies  war  bedingt  durch  die  für  die  Be- 
■stimmung  der  jonisationscoefficienten  an- 
gewendete  Methode.  Die  Konzentrationen 
sind  ausgedrückt  wie  in  Tafel  1 und  die 
Leitungsfähigkeiten  in  Kohlrauschs  neuer 
Einheit. 


Tafel  111. 


Kooteo* 

tralioD 

Sp«zi6i*vhe 
Leitao(?t* 
fähigkeit 
bei  18®  C. 

Spetthiche 
Leitung»-  j 
fähigkeit  1 
bei  25  ® C.  1 

lonitaiions- 
OAffiieiemeo 
bei  *5  ® C. 

NaCI 

t.o  1 

744.0  ! 

862 

672 

0.5 

404,5 

469 

-732 

0-3 

255.6 

296 

— 

0.25 

- 

252 

.786 

0.2 

176.4 

205 

— 

0.125 

131 

.817 

0.1 

92  5 

107 

— 

KCl 

1.0 

982.0 

1128 

1 

•743 

0.5 

1 5H-5 

588 

.774 

0.3 

1 315-9 

363 

— 

0.25 

1 - 

1 308 

.81 1 

0.2 

I 215  4 

1 248 

0 125 

159 

1 .838 

0,1 

1 IM. 9 , 

1 '^9 

Tafel  III  (Fort.setzung). 

Konrec* 

! 

iratioo 

Speziötche  | 
Leitungs- 
fähigkeit 
bet  18  • C. 

Spezthiche 
Leitung«-  j 
fähigkeit 
bei  25  ® C.  ! 

lonisation«- 
coefhcienlen 
bei  25  ® C. 

‘.jBaClj 

1.0 

703.0 

811  1 

.566 

0.5 

388.0 

448 

.624 

0.3 

249.0 

287 

— 

0.25 

- 

245 

.684 

0.2 

173-4  1 

200 

— 

0.125 

— 

• 30 

.726 

O.I 

92.2 

106  1 

— 

•l.KjSo, 

I.O 

718.0  ! 

827 

528 

0.5 

393-5 

453 

,578 

0.3 

253-2 

292 

— 

0.25 

— 

251 

.640 

0,2 

177.8 

' 205 

— 

0.125 

— 

^ 135 

.690 

0.1 

95.9 

1 III 

— 

*/*NaiSo4 

I.O 

508.0 

1 

591 

.443 

0.5 

298.5 

347  ' 

.520 

0*3 

199.8 

1 230 

! — 

0.25 

— 

201 

1 .604 

0.2 

142.8 

166 

— 

0.125 

_ 

1 

■ .662 

0.1 

78.4 

91.4 

— 

■;,CnSo, 

2.631 

458.0 

534 

— 

2.194 

421.0 

489 

— 

1.0 

258.0 

297 

.209 

0,5 

1540 

177 

.249 

0.3 

106.5 

122 

— 

0.25 

— 

.302 

0.2 

784 

' 89.9 

0.125 

— 

61.7 

■347 

0.1 

45.0 

, 5'.6 

— 

Bestimmung  der  lonisationskonstanten. 

Tafel  IV  giebt  die  Werte  der  lonisations- 
konstanten (k  und  1),  die  nach  der  Methode 
der  kleinsten  Quadrate  aus  den  Angaben 
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der  Tafeln  III  und  V bestimmt  sind,  indem 
man  die  beobachteten  Werte  für  die  Vis- 
cosität  der  vier  Lösungen  eines  jeden  Salzes 
zu  Grunde  legte.  Die  verhältnismässige 
Grösse  der  lonisationskonstanten  scheint  zu 
zeigen,  da.ss  die  nicht  dissociierten  Molecüle 
den  grösseren  Kinfluss  auf  das  Wachsen 
der  Viscosität  au.süben,  »ährend  die  freien 
Ionen  in  einigen  Fällen  eine  vermindernde 
Wirkung  haben. 

Tafel  IV 


Elektrolyse 

k 

1 

NaCl 

+ 0.11213 

+ 0.089765 

KCl 

+ 0.30645 

j — 0.12289 

' ,BaCI, 

+ 0.20327  1 

' + 0.061009 

+ 0.21347 

+ 0,0088236 

'/,Na,So, 

+ 0.30418 

1 4 0-'334Ü 

‘/,CnSo. 

+ 0.46500  I 

[ —0.058144 

Tafel  V zeigt  einen  Wrgleich  der  be 

rechneten  und  beobachteten  Werte  für  die 
Viscosität  einfacher  Lö.sungen;  die  berech- 
neten Werte  wurden  nach  Gleichung  (l ) mit 
den  lonisationscoefficienten  und  -konstanten, 
wie  .sie  in  den  oberen  Tafeln  angegeben 
sind,  bestimmt.  In  dieser  Tafel  sind  die 
Viscositäten  auf  Wasser  von  25"  C.  bezogen, 
die  Konzentrationen  sind  wie  in  Tafel  I 
angeführt. 


Tafel  V. 

Viscosistät  bei  25“  C. 


Kooxentratio» 

Beobachteter  1 UercchDcter 

l>i0'ereQz 

Wen 

1 Werl 

NaCl  (Reyher) 

I.O 

'■0973 

' 1 .097 1 

1 —0.0,2 

0.5 

1,0471 

i 1-0479 

^ -^o.OjS 

0.25 

1.0239 

1.0236 

—0.0,3 

0.125 

1 10126 

1.01 17 

-0.0,9 

KCl  (Wagner) 

1,0  j 

.9872 

.9874 

1 +00,2 

0.5  1 

.9874 

.9871 

! —0.0.3 

0 25 

.9903 

.9896 

' —0.0,7 

0.125 

.9928 

-9933 

+ 0.0,5 

V.BaCI, 

(Wagner) 

I.O 

1.1228 

i 1.1228 

J_O.OgO 

0.5 

1.0572 

1.0572 

:L  0.0,0 

0.25 

1 0263 

1.0265 

+0.0,2 

0.125 

1.0128 

1 1.0125 

—0.0,3 

Konzentrafion 

Beobachteter 

Wert 

BerccliDcter 

Wert 

Diflereo/ 

■ ,K,SO, 

(Wagner) 

1.0 

I IO5I 

' 1-1054  i 

+00,3 

0.5 

1 .0486 

1 .0476 

— 0 0,1 

0.25 

1.0206 

1 .0206 

rfcO.OsO 

0.125 

' 1 .0078 

1 1.0090 

1 0.0, 12 

',,Na,SO. 

(Wagner) 

1.0  ! 

[.2291 

1.2286 

—0.0,5 

0-5 

1.1058 

1.1078 

+ 0.0,2 

0.25 

1.0522 

1.0502 

— 0.0,2 

0.125 

1.0235 

1.0239 

-j-0.0|4 

V.CuSO, 

(Wagner) 

1.0 

1.3580 

1-3556 

— 0.0,24 

0.5 

1.1603 

1.1675 

+0.0,74 

0.25 

1.0802 

1.0767  1 

—0.0,35 

0.125 

I 0384 

10354 

— 0.0,30 

Da  Reyher  und  Wagner  bei  ihren  Re 
sultaten  einen  möglichen  Fehler  von  ungefähr 
I 3 in  der  dritten  Dezimale  annehmen,  so 
ist  die  Uebercinstimmung  zwischen  den  be- 
rechneten und  beobachteten  Werten  für  alle 
Salze  mit  Ausnahme  des  Kupfersulfats  voll- 
kommen genügend.  Beim  Kupfersulfat  ist 
die  L'ebereinstimmung  nicht  so  gut.  Belm 
Uebertragen  der  beobachteten  Werte  auf 
die  Konzentration  bemerkte  man,  dass  die 
Punkte  nicht  auf  einer  glatten  Kurve  liegen, 
und  dass  der  Punkt,  welcher  der  Konzen- 
tration 0.5  entspricht,  gänzlich  entfernt  von 
dieser  Kurve  liegt,  sodass  man  annehmen 
kann,  dieser  beobachtete  Wert  sei  nicht 
korrekt.  Die  schlechte  Uebereinstimmung 
muss  in  diesem  F'alle  teilweise  dem  bei  der 
spezifischen  molekularen  Leitungsfahigkeit 
bei  unbegrenzter  Verdünnung  benutzten 
zweifelhaften  Werte  zugeschrieben  werden. 
So  scheint  für  alle  Salze,  Kupfersulfat  viel- 
leicht ausgenommen,  Gleichung  (i)  die 
Viscosität  einer  Lösung  innerhalb  des  ex- 
perimentellen F'ehlers  und  mit  einer  Kon- 
zentration Ton  i.o  bis  0.125  auszudrücken. 

Mischungen  von  LSsungen. 

Da  beim  Mischen  von  Lösungen  der 
obenerwähnten  Fdektrolyten  von  den  an- 
gegebenen Konzentrationen  keine  Volumen- 
änderung cintritt,  und  da  die  gemischten 
Losungen  von  gleichem  Volumen  und  auch 
gleichmolekular  sind,  so  reduziert  sich  die 
Gleichung  (2)  für  den  Wert  einer  Eigenschaft 
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bei  einer  Mischung  zweier  Elektrolyten  mit  einem  gemeinsamen  Ion  auf  folgende  Formel; 
P = P.+  y|~  k.  (.-a,)  + l,  a,-fk,{i-a,)  + l,  0,1(3) 


n ist  die  Konzentration  der  Lösungen, 
k und  1 sind  die  oben  erhaltenen  Werte 
für  einfache  Lösungen  der  entsprechenden 
Elektrolyte.  Bei  der  Anwendung  dieser 
Gleichung  zur  Berechnung  der  Viscositat  einer 
Mischung  sind  alle  notwendigen  Grössen  mit 
Ausnahme  von  a,  dem  lonisationskoefhzienten 
der  Mischung,  bekannt. 

Bestimmung  der  lonlsationskoefOolenten 
in  der  Mischung. 

Die  von  Professor  Mac  Gregor  vor 
geschlagene  Methode,  um  die  lonisations- 
koelficienten  in  einer  Mischung  zweier 
Elektrolyten  mit  einem  gemeinsamen  Ion  zu 
finden,  beruht  auf  der  Lösung  folgender 
Gleichungen; 


V.  V,  • • • 
N,0.  + N,V,  - 1 . 

= . . 


Die  Elektrolyten  sind  mit  i und  2 be- 
zeichnet, die  Konzentrationen  der  Mischungen 
mit  N,  und  N,,  ihre  lonisationskoeffizienten 
mit  a,  und  a,,  und  ihre  örtliche  Verdünnung 
(in  Litern  pro  Gramm  Aequivalent)  mit  \'i 
und  V,.  Die  örtlichen  V'erdünnungen  sind 
die  Verdünnungen  der  Elektrolyten  in  den 
Gegenden  der  Mischungen,  wo  sie  sich,  wie 
man  annimmt,  finden.  oder  die  V'er 
dünnung  der  isohydrischen  Lösungen.  Seine 
graphische  Methode,  diese  Gleichungen  zu 
lösen,  bedingt  das  Entwerfen  von  Kurven 
für  V^erdünnung  und  Konzentration,  welche, 
da  sie  grosse  Krümmungen  für  massig  ver- 
dünnte Lösungen  haben,  nur  dann  mit  der 
erforderlichen  Genauigkeit  entworfen  werden 
können,  wenn  eine  grosse  Anzahl  von  Beob- 
achtungen über  die  Leitungsfahigkeit  zur 
Verfügung  steht.  Wie  schon  oben  er 
wähnt,  waren  bei  diesen  Salzen  ausgedehnte 
Beobachtungsreihen  über  die  Leitungsfahig- 
keit erforderlich.  Sic  waren  jedoch  alle  bei 
l8*  C.  aufgestellt  und  mussten  daher  auf 
25  ^ reduziert  werden,  bevor  sie  gebraucht 
werden  konnten.  Um  diese  Arbeit  so  viel 
wie  möglich  zu  verringern,  er.sann  ich  eine 
andere  Art  der  I.ösung,  die  nur  eine  ver- 
hältnismässig kleine  Zahl  von  Beobachtungen 
verlangt.  Sie  baut  sich  auf  der  Thatsache 


auf.  dass  die  Kurve  der  spezifischen  Lcitungs- 
lähigkeit  und  Konzentration  eines  Elektrolyten 
nur  eine  einfache  Krümmung  darstellt  und 
dass  sie  daher  mit  grosser  Genauigkeit  aus 
einer  kleinen  Anzahl  von  Beobachtungen  ent 
worfen  werden  kann. 

Die  obigen  Gleichungen  können  wie 
folgt  ausgedrückt  werden.  Da 

?■  = .'*•  = , ist  . . (8) 

V,  V,|j.:sc,  |ioo, 

und  ^ ,9) 

V,  (to;,, 

(k,  und  k,  sind  die  spezifischen  Leitungs- 
fähigkeiten der  Elektrolyten  in  den  Gegenden, 
die  sie  in  der  Mischung  einiiehmen,  (iz»  die 
spezifischen  molekularen  Lcitungsfahigkeiten 
bei  unbegrenzter  Verdünnung  für  jeden 
Elektrolyten),  so  erhält  Gleichung  (4) 
folgende  Form; 

lü  = - 

|»OOi  1*00,' 

oder  k,  = **^k, fiO| 

IHXj 

.Aus  Gleichung  (5)  erhalten  wir 
Ni  1 N« 

c,  + c,“‘ 

wo  C,  und  C,  die  örtlichen  Konzentrationen 
bezeichnen.  Die  Gleichungen  (6)  und  (7) 
basieren  auf  der  Thatsache,  dass  bei  einer 

bestimmten  Temperatur  die  Leitungsfahig- 
keit nur  eine  Funktion  der  Konzentration 
ist.  Sie  nehmen  daher  folgende  Formen  an; 

k,  =f.(C.) (12) 

und  kj  — f»(C,) (13) 

Man  hat  nun  vier  Gleichungen  (10 — 13) 
für  die  Bestimmung  der  vier  unbekannten 
Grös.sen;  k,;  k,;  C,  und  C,. 

Die.se  Gleichungen  können  graphisch  ge- 
löst werden.  Gleichung  (12)  wendet  man 

beim  Entwerfen  einer  Kurve  an,  die  als 
Abscissen  die  Werte  der  siiezifischen 
Leitungsfahigkeiten  hat  und  als  Koordinaten 
die  entsprechenden  Werte  derKonzentrationen. 
Bevor  man  Gleichung  (t3)  anwendet,  werden 
die  Werte  der  Leitung.sfähigkeit  mit  der 

Konstanten  multipliziert.  Dann  werden 

p-x, 

diese  neuen  Werte  auf  die  entsprechenden 
Konzentrationen  übertragen  und  zwar  auf 
dasselbe  Koordinatenpapier.  Auf  die.sen 
beiden  Kurven  findet  man  zwei  Punkte,  einen 
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auf  jeder  Kurve,  welche  eine  gemeinsame 
.^bscisse  haben,  entsprechend  Gleichung  (lo), 
und  die  Ordinären  C,  und  Cj,  die  bei  Ein- 
setzen in  Gleichung  1 1 derselben  genügen. 

Diese  Punkte  können  nach  zwei  oder 
drei  Versuchen  gefunden  werden.  Auf  diese 
Weise  hat  man  k,,  C,  und  Cj  bestimmt;  k, 
findet  man,  indem  man  k,  mit  der  Konstanten 

**"■—?  multipliziert.  Aus  Gleichung  (8)  und 
pco, 

(9)  erhält  man  a. 


Resultate  der  Berechnungen  bei 
Mischungen. 

Die  folgende  Tafel  enthalt  die  erforder 
liehen  Angaben  für  die  Berechnung  der 
V'iscositat  der  Mischungen  von  Salzlösungen 
nach  Formel  (3).  Sie  zeigt  die  L’ebercin- 
slimmung  der  so  berechneten  mit  den  beob- 
achteten Werten.  Die  lonisationskoeffizienten 
der  Salze  in  der  Mischung  sind  wie  oben 
bestimmt,  die  Konzentrationen  sind  wie  in 
den  vorhergehenden  Tafeln  ausgedrückt. 


KoDcentration  ü«r  Ioni»afioD*kocftifieateD 


T.otuogen 

K.CI  Na  CI 

in  der  Mischung 
KCl  NaCl 

Beobachtete 
' Werte  | 

ßerechnete 

Werte 

1 

OilTereor 

i 

1 .0 

1.0 

•745 

.667 

1.0390 

1,0419 

+ »■o>29 

0-5 

05 

•775 

.728 

I.O180 

1.0173 

— 0.0,7 

0.25 

0.25 

.807 

■783 

1.0070 

1.0069 

— 0.0,1 

KCl 

V'J  BaCI, 

KCl 

■'jBaCI, 

1.0 

1.0 

.756 

■552 

1 .0429 

i^o533 

-|-  0.0101 

0.5 

0.5 

779 

.613 

I.O159 

1.0220 

0.0,61 

0.25 

0.25 

.811 

■675 

1.0049 

1.0082 

+ 0.0,33 

'.K,SÜ4 

1 >;tNa,SO«  1 

ViNi^SO, 

1 

I.O 

I.O 

■535 

■434 

1.1660 

1.1670  ' 

+ 0.0, 1 

0-5 

0.5 

■ 597 

■517 

•■0773 

1.0768 

— 0.0,5 

0.25 

0.25 

.641 

.604 

•■0334 

•■0354 

+ 00,2' 

V,KjSO. 

r '/,CaSU, 

l/,K,SO, 

ViCuSü, 

I.O 

1 I.O 

■559 

.152 

1.2240 

1.2423 

+ 0.0183 

0.5 

0.5 

.612 

.210 

1.1060 

i.i  107 

+ 0.0,47 

0.25 

0.25 

.668 

.256 

1.0485 

1.05 10 

+ 0.0,25 

Kainitz  nimmt  bei  seinen  beobachteten 
Werten  einen  möglichen  Fehler  von  ±3  in 
der  dritten  Dezimale  an. 

Wenn  man  die  vielen  Berechnungen  in 
Betracht  zieht,  die  zur  Feststellung  der  be- 
rechneten Werte  erforderlich  sind  (zuerst 
muss  man  die  spezifische  molekulare  l.eitungs- 
fahigkeit  bei  unbegrenzter  Verdünnung  für 
25  • bestimmen,  dann  die  lonisations- 
koeffizienten  bei  25“  aus  den  Angaben  für 
18*  und  endlich  die  lonisationskoeffizienten 
für  Salzmischungen  nach  der  graphischen 
Methode),  so  muss  die  Uebereinstiramung 
zwischen  den  beobachteten  und  berechneten 
Werten  als  sehr  gut  bezeichnet  werden. 
Dies  ganz  besonders  bei  den  Lösungen  von 
Kaliumchlorid,  Natriumchlorid  und  bei  den 
Lösungen  von  Kaliumsulfat  und  Natrium- 


sulfat, bei  denen  die  Differenzen  alle  inner- 
halb der  Grenzen  des  experimentellen  Fehlers 
liegen.  Bei  stärkeren  Lösungen Kaliumchlorid. 
Bariumchlorid,  Kaliumsulfat  und  Kupfersulfat 
liegen  die  Differenzen  nicht  innerhalb  der 
Grenzen  des  experimentellen  Fehlers;  aber 
man  durfte  keine  bessere  Uebereinstinimung 
erwarten.  JedtKh  muss  bemerkt  werden, 
dass  sich  die  Differenzen  in  den  betreffenden 
Fallen  mit  der  Verminderungder  Konzentration 
dem  experimentellen  Fehler  nähern.  Beob 
achtungen  über  dieViscosität  von  schwächeren 
Lösungen  dieser  Salze  waren  nicht  brauchbar. 

Aus  diesen  Resultaten  kann  man  daher 
schlie.ssen,  dass  dieViscosität  von  Mischungen 
verdünnter  Salzlösungen  mit  Hilfe  der 
Dissociationstheorie  innerhalb  der  Grenzen 


Digitized  by  Google 


Heft  6 


EI.F.KTROCHKMISCHE  7.EITSCHRIKT. 


140 


des  experimentellen  I''chlers  vorhcrbeslimmt  sich  nur  auf  die  Viscosität  und  Leitungs- 
werden kann,  und  zwar  aus  Angaben,  die  fahigkeit  der  Lösungen  beziehen. 


REFERATE. 


Oalvanfsehe  Mledersehllge  auf  Atuminium. 
(f)ie  Elekirixiiit  1900.  Vli.  154.) 

Seitdem  das  Aluminhim  zur  Fabrikation 
einer  grossen  Menge  verschiedener  Gegenstände 
benutzt  wiid,  hat  man  auch  versucht,  il)ni  eine 
beliebige  Färbung  zu  geben,  oder  dasselbe  mit 
anderen  Melallen  durch  mechanisches  Aufträgen 
oder  auf  galvanischem  Wege  zu  überziehen. 

Die  bisher  zu  dem  angedeuietcn  Zwecke 
Ijcnulzten  Verfahrungsweisen  scheinen  noch 
keineswegs  für  die  industrielle  Anwendung  be- 
friedigende Resultate  ergeben  zu  haben.  Man 
hat  jedoch  versucht,  das  Aluminium  mit  Silber- 
amalg.im  zu  überziehen,  indem  man  den  be- 
treffenden (iegenstand  in  ein  kochend  heisses  Bad 
von  Doppelt-Cyansilher  tindQuecksilbereintaucht. 

Nach  einem  anderen  Verfahren  zur  galvani- 
schen Ueberzichung  des  Aluminiums  wird  der 
Gegenstand  in  eine  Losung  von  Kiipferacetat, 
Eisenaectat,  Salmiak  und  susj>endiertem  feinen 
Schwefel  eingetaucht  und  dann  mittelst  einer 
Kratz])Urste  aus  Messingdraht  kräftig  behandelt. 
Die  Schwierigkeit,  .Muminium  mittels  sauerer 
Kupfcrlusung  einfach  auf  rein  chemischem  Wege 
zu  überziehen,  beruht  in  der  'Hiatsache,  dass 
man  dadurch  sehr  selten  nur  eine  fest  anhaftende 
Kupfersohichl  erhalt.  Das  beste  derartige  Bad, 
um  Aluminium  zu  verkupfern,  besteht  aus 
einer  Losung  von  Kalium- Kupferoxalat  mit 
Ireicr  Oxalsäure  und  freiem  Chlorammonium. 

Man  hat  ferner  auch  in  der  !>ckanntcn 
Mannesmann’schen  Rohrentabrikation  \xr.sucht, 
Aluminium  auf  galvanischem  Wege  zu  verkupfern, 
wobei  aber  dasselbe  vorläufig  mit  einer  adha* 
rierenden  Mctallschicht  überzogen  wird.  Hierzu 
sind  zwei  Verfahningsweisen  in  Anwendung  ge- 
kommen, nämlich  erstens  ein  Schmclzprozess 
und  zweitens  ein  Siedeprozess. 

Im  ersten  Falle  wird  die  zur  Reduktion  des 
Metalls  anzuwendende  geltjsic  Mctallverbindung 
mittels  einer  Reduktion'‘llamme,  d.  h.  unter  Ab- 
schluss von  Luft,  bis  auf  etwa  50  ® C.  erhitzt. 
Diese  Losungen  dürfen  das  Aluminium  nicht  an- 
gTclfen,  sondern  müssen  sich  gicirhniassig  auf 
der  Oberfläche  ansetzen  Nach  dem  Trocknen 
wird  bis  zur  S<‘hmelztctnperatur  erwärmt,  um 
einen  dünnen,  aber  fest  anhaftenden  Ueber/ug 
zu  erhalten. 

Der  Aluminiumartikel  wird  dann  mit  einer 
Gold'  oder  Silbermasse,  wie  man  sie  zur  Ver- 
zienmg  von  Porzellan  und  Glas  verwemlcl,  a1>- 
gerieben.  Nach  vollständiger  'frocknung  wird 
der  Gegenstand  in  einer  Muffel  einer  remf>eratiir 
von  450®  bis  500®  ausgesetzt. 


Man  kann  auch  den  wie  vorher  angebeizten 
Gegenstand  mit  einem  Brei  aus  14  bis  22  Teilen 
Blciborut  und  i bis  5 'Teilen  Kupferoxyd  und 
'Terpentinöl  cinreiben.  Die  Oberfläche  wird  da- 
durch mit  einer  feinen  Haut  von  kupfcrhaltigem 
Blei  überzogen. 

Zur  Versilberung  des  .Aluminiums  wird  eine 
Losung  von  14  bis  24  Teilen  Siibernitrat,  4.  bis 
0 'Teilen  Wasser  und  14  Teilen  Alkohol  ange- 
w'endet. 

Diese  Losung  wir<l  unter  I.ichtabsch!u.ss  in 
eine  zweite  Losung  gegossen,  welche  40  bis 
53  Teile  Alkohol,  2 bis  3 'Teile  Zitronensäure, 
4 bis  6 Teile  (‘hlorcalcium  und  22  bis  2g  '1‘cile 
Colludium  enthält. 

Mit  dieser  Lcjsung  bestreicht  man  die 
Gegenstände,  lässt  den  Anstrich  trocken  werden 
und  erwärmt  sic  in  einem  Ofen  wie  vorher. 
Hierdurch  überziehen  sich  die  Gegenstände  mit 
einer  weisslichen,  fest  anhaften^len  Silberhaut. 

Das  zweite  Mannesmann'sche  Verfahren 
beruht  auf  .Ansieden,  Man  beizt  zuerst  die  .Alu- 
miniiitngegenständc  in  einem  Bade,  welches 
fülgendermassen  bereitet  wird:  Man  lost  Zink- 
pulver in  kochender  Salpetersäure,  dekantiert  die 
Flüssigkeit  und  verdünnt  sie  mit  5 bis  12  'J'eilen 
WasScr;  diese  Liisimg  erhitzt  man  bis  zum 
Sieden  und  taucht  alsilann  die  Aluminiumgegen- 
stände hinein,  wodurch  dieselben  sich  sofort  mit 
einer  fest  anhaftenden  Zinkschicht  überziehen. 
Hin  zweites  Ba<!  besteht  aus  1 'Teil  Eisenchlorür 
oder  Kui)ferchlorür  in  6 bis  12  'Teilen  Wasser 
gelost.  Diese  Losung  wird  auf  50«  C.  erhitzt, 
und  dann  werden  die  Aluminiumgegenstande 
hineingetam  ht,  wodurch  sich  dieselben  mit  Kupfer 
oder  Fasen  überziehen.  Unter  Umständen  soll 
es  vorteilhaft  sein,  diesem  Bade  noch  2 Teile 
('hlorcalium  hinzuzufügen.  Kin  drittes  Bad  wird 
bereitet,  indem  m.an  einer  konzentrierten  Losung 
von  Kupfervitriol  0,5  bis  2 p('t.  ('hlorcalcium 
zufUgt,  die  Losung  bis  zum  Sieden  erhitzt  und 
die  .Aluminiumgegenstande  hineinlaiirht,  worauf 
man  das  Barl  mit  Wasser  auf  d;is  rloppelte  Vo- 
lumen bringt.  Das  .Aluminium  überzieht  sich 
dalK?i  mit  einer  fest  anhaftenden  Kuj)ferhaiit. 
Hierauf  kann  man  die  (iegenstämle  noch  auf 
galvanischem  Wege  mit  einem  mehr  oder  minder 
starken  Kupferilberzug  versehen. 

Damit  man  auf  diese  Weise  gute  t'ebcrzüge 
von  anderen  Melallen  auf  .Aluminiumgegenständen 
erhalt,  muss  die  Oberfläche  vollständig  rein  sein, 
WAS  bei  allen  «lerartigen  Versuchsweisen  ein 
Haiipterfordernis  für  das  Gelingen  ist. 
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PATENTBESPRECHUNGEN. 


Brom  und  Jod  *ebr  wichtig  iit.  Nebenprodukte,  «ie 
•ic  bei  der  gewohoUchen  Daritellaagsweise  der  Eosine, 
Erythrosine  u.  f.  w.  auftreten  und  die  Ausbeute  an 
•einem  Furbstofl*  beeinträchtigen,  treten  bei  dem  vor« 
liegenden  Verfahren  nicht  auf.  Dieser  glatte  Keaktions* 
verlauf  ist  dadurch  erreicht  worden,  dass  das  Halogen 
in  den  Anodenrantn  gegeben  wurde,  so  dass  die  Haiogen* 
Wirkung  in  erster,  eine  event.  oxydierende  Wirkung  des 
elektrolytischen  SauerstotTes  nur  in  zweiter  Linie  zur 
Wirkung  kommt. 

Es  wird  z.  B.  i kg  Flnoresccin  in  einer  I>osung 
von  I kg  Soda  in  30  kg  Wasser  gelöst,  und  1 kg 
Brom  unter  Umrühren  eingetragen.  Die  l.ösnog  wird 
sodann  der  Elektrolyse  unterworfen,  welche  in  einem 
mit  Diaphragma  versehenen  GefÜss  vorgenomnen  wird. 
Eine  verdünnte  Lösung  von  Natronlauge  oder  Soda 
dient  :ds  KathddenflUssigkeit.  Als  Kathode  verwendet 
man  Eisenblech  oder  Eisendruhtnetz,  als  Anode  Platln- 
drubtnetz.  Man  cleklrulysiert  mit  einer  Stromstärke  von 
2 bis  3 Amp.  pro  Quadratmeter,  während  man  die 
Flüssigkeit  durch  eine  geeignete  Vorrichtnng  in  Be« 
wegung  hält.  Je  nach  der  Dauer  der  Elektrolyse  ist 
man  in  der  Lage.  Töne  vom  Orangegelb  bis  zum  bläu« 
liehen  Kot  zu  erzielen.  Mao  unterbricht  die  Elektrolyse, 
wenn  die  gewünschte  Nüance  erhalten  ist.  Die  Flüssig« 
keit  wird  dann  io  bekannter  Weise  auf  Eosin  ver* 
arbeitet,  weiches  in  den  meisten  Fällen  ohne  weitere 
Reinigung  in  den  Handel  gebracht  werden  kann. 

Oder  es  wird  I kg  Fluorcscein  in  einer  Lösung 
von  I kg  .Soda  in  30  kg  Wasser  gelöst.  Danach 
werden  1,5  kg  fein  gemahlenes  Jod  eingetragen.  Nach- 
dem letzteres  in  Lösung  gegangen,  wird  die  Elektrolyse 
Torgenornmeo,  wie  im  Beispiel  1 ausgeführt  ist.  Durch 
.\ufar)>eituag  der  Lösung  erhält  man  das  volle,  in 
bläulichrothen  Tönen  färbende  Tetrajodfluorescein  (Ery- 
throsin). 

Ersetzt  man  io  den  angeführten  Beispielen  das 
Fluorescein  durch  Di-  und  TetrachlorUnorescein  und 
verfahrt  wie  dort  angegeben,  so  erhalt  man  bromierte 
und  jodierte  Di-  und  Tetrachlorflaoretceioe. 


Sftmnil6relektrod6.  V.  d.  Poppenburg's  Kle- 
mcoie  und  Akkumulatoren,  Wilde  & Co  in  Ham- 
borg. — D.  R.  P.  10S632. 

Der  aus  nicht  leitendem  Stoff  bestehende  Rahmen 
b nmschliesst  den  aus  dünnem  Hleiblrcb  hergestellten 
und  mit  fensterartigen  Durchbrechungen  a versehenen 
Stromleiter.  Quersiege  c ans  nicht  leitendem  SiofT  ver- 
binden die  senkrechten  Rahmcnteiie.  Der  Stromab- 
leiler  ist  mit  Aomahme  der  ingespitrten  Kanten  d mit 
einem  festhaftcoden  Uel>erzog  / versehen  und  weist 
lange  schmale  Durchbrechungen  nuf,  durch  die  ans 
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nicht  leitendem  Stoff  bestehende  Gittentäbe  e gesteckt 
werden.  Letztere  treten  nach  beiden  .Seiten  aus  dem 
Rahmen  hervor,  halten  zwischen  sich  die  wirksame 
Masse  m und  versteifen  die  Elektrode. 


CarbidzufQhrungsrohr  fOr  Aeetylenentwlekler. 

John  Howard  Ross  in  Aston,  Engl.  — D.  R.  P. 

108635. 

Dieses  Zuführungsrohr  nnterscheidet  sich  von  den 
bekannten  Kohlen  dersclbm  Art  dadurch,  dass  nur  zur 
Herbeiführung  der  Abgnbestclluog  die  .Mitwirkung  der 
Glasglocke  erforderlich  ist,  während  der  Rückgang 
des  Rohres  in  die  Ruhe-  bezw.  Abschlosstellung  mit 
Hülfe  eines  Gegengewichtes,  mithin  selbstlhaiig  erfolgt. 


Verfahren  zur  Darstellung  von  Eosin  und 
anderen  Halogenderivaten  der  Fluoresceln- 
gruppe  mit  HQlfe  des  elektrischen  Stromes, 
— Sociite-chimiiiue  des  Usines  du  Rbone,  anc.  Giiliard, 
P.  Monnet  &Cartter  in  Lyon.  — D.  R.  P.  10S838. 

Durch  Einwirkung  von  Halogenen  ,'vuf  Klnoresceine 
in  alkalischer  Lösung  unter  dem  Einfluss  des  elek- 
trischen Stromes  können  die  Kosine  ln  grosser  Reinheit 
erhallen  werden.  Diese  Umwandlnug  lässt  sich  mit 
der  theoretischen  Menge  Halogen  ausführen,  was  bei 


Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammlerelek* 
trodeo.  — Emst  .Andreas  In  Dresden.  — D.  R.  P. 
108921. 

Die  Oberfläche  der  Bleiplatten  wird  mittelst  einer 
Fcilenhaumaschine  anfgeraubt,  um  mit  Vergröiserung 
der  wirksamen  Oberfl.äche  durch  die  schräg  io  die  Platte 
eingreifenden  Vertiefungen  eineu  guten  Halt  für  die 
wirksame  Masse  zu  schaffen. 


Behandlung  von  Kupfer-,  Nickel-,  Kobalt-, 
Blei-  und  Silber-Erzen  Im  elektrischen  Ofen. 

Compagnie  Electro.Mctallurgique  des  Procid6s  Gin 
et  Leleux  ln  I*aris.  — D.  K.  P.  10S946. 

In  einem  elektrischen  Ofen  sind  die  Elektroden 
aut  einem  solchen  Metall  gebildet,  dessen  Verhindungs- 
wärme  mit  den  Meiatloiden  grösser  ist  als  die  der  in 
dem  Eric  enihallenen  Metalle.  Hier  dient  der  Strom, 
der  ein  Gleich-  oder  Wechselstrom  sein  kann,  nur  zui 
Erzeugung  einer  für  die  Reaktion  nötigen  Temperatur. 
Die  Substituierung  desMeialles  der  Elektroden  vollzieht 
sich  d.nnn  von  «clbit,  ohne  dass  der  Strom  einem 
anderen  Zwecke  als  der  Ilcrvorrofung  und  Erleichterung 
dieser  Ueakiion  dient,  und  um  die  Stetigkeit  in  den 
Operationen  zu  ermöglichen. 


Digitized  by  Google 


Heft  6 


ELEKTROCHEMISCHE  ZElTSCHRltT 


14J 


Galvanisehes  Element  mit  zwei  konzentrischen 
Zlnkeyllndern.  — Elektritjtaii>AklienKcaeIlBchalt, 
Hydrawerk  in  Uerlio.  — D.  R.  P.  108964. 

Der  innerhalb  der  bohlen  Kohlcnelektrode  ^ stehende 
Zinkcylinder  r ist  mit  den  die  Kolbenelektrode  k um- 
gebenden Zinkcylinder  z durch  senkrechle  Stege  a, 
welche  durch  Längsachlitze  b der  Elektrode  k hindurch- 
gehen,  verbunden.  In  die  Längsichliire  b der  Elek- 
trode k sind  SU  beiden  Seiten  der  Stege  a Streifen  aus 
IsoliersiofT  eingefUgt,  die  eine  Verschiebung  der  Kohlen- 
und  Zinkelektroden  untereinander  verhindern.  Die 
Streifen  können  so  lang  gewählt  werden,  dass  sic  die 
LängsscbliUe  b vollillndig  ausftitlcn.  Dadurch  wird 
der  Hohlraum  der  Elektrode  k gegen  den  diese  um- 
gebenden Riium  vollständig  abgeschlossen  und  kann, 


während  dieser  mit  einer  mehr  oder  weniger  festen  Kr- 
regerpaste  gefüllt  ist,  selbst  mit  einer  Erregerfliissigkeit 
angefüllt  sein. 


ALLGEMEINES. 


Elektrische  Kraftobertraguo^  auf  320  Kilo- 
meter EDtfernung.  Die  Eoifemaug,  auf  welche  eine 
Eneigiettbertragung  vermittels  Elektrizität  noch  wirt- 
schaftlich genug  erscheint,  hängt  bekanntlich  von  dem 
Preise  der  Arbeitseinheit  an  der  Verbraucbsstcllc  ab 
und  dieser  ist  wieder  durch  den  Preis  der  Kohle  be- 
dingt. Ist  der  letztere  ein  hoher  und  steht  io  wenn 
auch  bedeutender  Kniferoong  eine  Wasserkraft  sor  Ver- 
fügung, so  kann  eine  elektrische  Kraftübertragung  immer- 
hin noch  einen  nicht  unbedeutenden  Nutzen  uiiwerfeo. — 
Hin  Beispiel  hierfür  ist  das  Projekt  einer  elektrischen 
Kraftübertragung  im  Staate  Mexiko,  n.'ich  welchem  von 
einem  Wasserfalle  aus  eine  Energie  von  tooo  PS  mittels 
Ureiphaienstrom  bei  einer  Spannung  von  50.000  Volt 
auf  330  km  Entfernung  geleitet  werden  soll.  Die  dies- 
bezügliche Rechnung  ergiebt,  dass  dasGcwicht  der  Kupfer- 
leitung  2J3.000  kg  beträgt  und  einen  Geldaufwand  von 
etwa  400.00Q  K erfordert.  Die  8000  Leitungsmaste 
und  die  Ilcrstellung  der  Leitung  sind  ebcntalls  mit 
400.000  K berechnet.  Das  W.'isserwurk  ist  mit  200.000  K 
und  die  elektrische  Anlage  mit  400.000  K veranschlagt, 
•o  dass  sich  ein  Gesammterfordernis  von  1,400.000  K 
ergiebt.  Die  KapitaUsinsen  und  die  Ketriebsknsicn  sind 
mit  20^/0  sogenommen,  daher  sich  die  jährlichen  Aus- 
lagen auf  280.000  K stellen.  Demnach  könnte  die 
jährliche  Pferdekrafistnnde  mit  280  K abgegeben  werden. 
Da  jedoch  infolge  grosser  Kntfernong  nnd  schlechter 
Wege  die  Tonne  Kohle  sich  an  Ort  und  .Stelle  auf 
160  K und  somit  die  jährliche  Dampfpferüekraftstumie 
auf  etwa  500  K stellt,  so  kann  die  jährliche  elektrische 
Pferdekrafutunde  leicht  um  400  K verkauft  und  somit 
ein  recht  ansehnlicher  Gewinn  erzielt  werden. 

Die  Ausführung  einer  elekirischcn  KraftUbertrngung 
mit  50.000  Volt  unterliegt  bei  dem  heutigen  Stande  der 
Elekiroiechnik  keiner  Schwierigkeit  mehr,  wenn  die 
Leiiuogsdrähie  der  hohen  .Spannung  entsprechend  ge- 


nügend weit  von  einander  entfernt  geführt  und  l'raus- 
furmatoren  im  Oelbad  verwendet  werden. 

Wettbewerb  für  Isollerbandsehuhe.  Die 

»Association  detindutlriels  dePrances  conire  les  accidenis 
du  travailc  eröffnet  einen  internationalen  Wettbewerb  für 
Isollerhandscbube  zum  Gebrauche  für  Arbeiter  bei  elektri- 
schen Anlagen.  Die  Handschuhe  müssen  Hände  und  V'order- 
arme  wirksam  schützen,  haltbar  und  gegen  die  Spannung 
des  elektrischen  Stromes,  sowie  gegen  Durchlöcherungen, 
die  durch  mangelhafte  Dcschaflcnheit  von  Kupferdrähten 
n.  dergl.  entstehen  können,  widersiand-fähig  sein;  sie 
müssen  l>equem  zu  tragen  sein,  für  alle  Hände  passen 
und  den  Fingern  hinreichende  Freiheit  zum  Arbeiten 
gewähren.  Bewerber  wollen  zwei  Paar  Handschuhe 
nebst  Beschreibung  vor  dem  31.  Dezember  1900  bei 
dem  Präsidenten  der  genannten  Vereinigung  in  Paris 
einreichen.  Die  Prüfung  wird  durch  eine  besondere 
Komniiision  vorgcnommeii  werden.  Für  den  Erfinder 
der  besten  Handschuhe  ist  ein  Preis  von  1000  Fr.  auf- 
gesetzt; die  Verteilung  dieses  Betrages  unter  mehrere 
Bewerber  bleibt  jedoch  vorbch.alten. 

Ueber  die  Entwlekelung  der  elektroteeb- 
nisehen  Industrie  in  der  Sehweiz  heisst  es  in 

einem  amtlichen  Berichte:  »Es  ist  aozunehinen.  dass 

■ich  die  elektrotechnische  Industrie  im  Kanton  Wallis 
in  den  nächsten  Jahren  — es  sind  bereits  vertc'biedene 
Konzessionen  für  die  Ausnutzung  der  natürlichen  Wasser- 
kräfte vergeben  — weiter  ausdehnen  und  erfolgreich 
mit  dem  Auslande  kotikurriereo  wird,  da  sowohl  die 
Kräfte  als  auch  die  Löhne  billig,  die  HahiiverhiDdungen 
für  den  Export  günstig  sind  uoil  sich  mit  der  Eröffnung 
des  Simplon-'I'unncls  noch  weit  günstiger  gestalten 
werden.  Zu  diesen  Vorieilen  gesellt  sich  der  wichtige 
Umstand,  dass  die  Regierung  ries  Kantons  den  in- 
riustriellen  Unternehmungen  uusserst  wohlwollend  und 
fördernd  entgci:cnkoinmt.c 


PERSONALIA. 


Allgemeine  Elektrlzlt&ts  Gesellsehaft.  Dem 

Generaldirektor  der  Gesellschaft,  Ingenieur  Emil 


Kathen  au.  ist  von  S.  .M.  dem  König  der  Ch.irakter 
als  Geheimer  B-iurat  vcrliclicn  woritcu. 
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PATENT  - ÜBERSICHT. 

2asamm<M)^e«t«üt  vom  Patent*  und  Technischen  Bureau  Ji.  Da/cAow,  Berlin  NW.,  Marien- Strasse  ij. 


Deutsches  Reich. 

A D meiduii^en. 

Kl.  2ia.  P.  106S4.  Vorrichtung  cum  Schutze  des  heim 
Femaprecbcr  Beschäftigten  vor  zufällig  in  die  Fern' 
sprechieituug  tiheriretendcn  hochgespannten  Stark* 
strömen.  — I)r.  Johann  Puiuj,  Prag. 

Kl.  21a.  K.  iS  722.  Bildertelegmph  nach  Art  der 
(iray'schen  Schrciblelegraphen.  — Kranz  Eugen  Klein, 
Dresden,  Werderstr.  12. 

Kl.  2ta.  K.  10464.  Optischer  Empfänger  fUr  Bilder- 
tclcgraphcn.  — Kranz  Eugen  Klein,  Dresden,  SVerder- 
strasse  12. 

Kl.  2ib.  M.  16  190.  ErregerdUssigkcit  für  Bteiakku- 
niulaloren.  — l’ascal  .Marino,  Brüssel. 

Kl.  2ib.  A.  69S5.  Sammlereiektrode,  Zus.  z.  Patent 
104  243.  — • Akkumulatoren-  und  Elektrizitäts- 
werke A.  («.  vorm.  W.  A.  Hoese  St  Co.,  Berlin, 
Kupemckerstr.  154. 

Kl.  2ib.  A.  5S22.  Verfahren  der  elektrischen  Er* 
hiizunc  schwer  schmelzbarer  Substanzen.  — Aktien- 
gesellschaft für  Trebertrocknung,  Cassel. 

Kl.  2lh,  E.  6626.  Elektrischer  Schmelzofen  mit 
mehreren  von  einander  getrennten  Reaklionsherdcn.  — 
Elektrizitäts  <*  Aktiengesellschaft  vormals 
.‘»chuckcri  & Co,,  Nflrnherg. 

KI.  21b.  B.  25027.  ElektrodefiirPrimSr*  wie  Sekundär* 
elemeote.  — W.  B.  Bary,  .St.  Petersburg,  Isaac'splats 
Ecke  der  Posutr.  Verir. : C.  Kehlen  u.  (i.  l.oubier, 
Berlin,  Dorothccnstr.  32. 

Kl.  2ib.  D.  10  159.  Sammlcrelekirode.  — I.ouis  David, 
P.ans.  Vertr. : Dr.  Joh.  Schanz  u.  Wüh.  KortUm, 
Berlin,  Leipzigerstr.  9t. 

Kl.  21c.  H.  25  08S.  Verfahren  zur  Kegelung  aus 
Sammlerbatterien  gcs)>eister  Motoren.  — Marie  Joseph 
Bnrreau,  Puteaux,  Seine;  V'ertr.:  P.  C.  Glaser  u. 
I..  (riaser,  Berlin.  Eindensir.  80. 

Kl.  2lc.  H.  23046.  liolierrohr  aus  .Metall  mit  Kaut- 
schukeinlage.  — Harburger  Gummi-Kamm  Co., 
Hamburg. 

Kl.  2tc.  S.  12  510.  Elektrische  Schroelzsicherung  mit 
nechanischerZerrrissuogdet  Lichtbogens.  — Siemens 
& Halske,  Aktien-Gescl  Ischaft,  Berlin,  Mark- 
grafenstrassc  94. 

KL  2if.  U.  25427.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Glühkörpern  für  elektrische  (ildhlampeo  aus  Bor  oder 
Silicium.  — Andre  Hlondel,  Paris,  41  Avenue  de 
la  Bourdonnais;  Vertr.:  Carl  Kr.  Keichelt,  Uerlin, 
Lniseiistr.  36. 

Kl.  2if.  P.  10061.  Glühkörper  für  elektrische  Glüh- 
lampen. — Firma  Carl  Pieper,  Bertio.  Ilindersin- 
strassc  3. 

Kl.  2if.  S.  13150.  Elektrisclirr  Glühkörper.  — Leon 
de  Somzee,  Brüssel,  Kue  de  Palais  22. 

KI.  2lf.  A.  5769.  Vorrichtung  zum  Erhitzen  snn 
Elektrolytgliihkorpern  durch  an  die  Elektroden  des 
Betriebsbtromes  jingetcetc  elektrische  Heizkörper  und 
zum  selbsthäiigcn  Ausschaltcn  dersrlhcc.  K.  Adam. 
Ik-rlin,  («oebenstr.  7. 

Kl.  40a.  L).  10272.  .\us  Portlandcenient  und  einem 

Oxyil  hergestclltcs  Diaphragma  für  die  fcurig-lliissigc 
Elektrolyse.  James  Douglas  Darling  u.  t'h.arlcs 
Leliind  M.'i rrison,  Philadelphia. 

Kl.  48a.  P.  11539.  Zinkbad,  welches  die  etekiro* 
lytische  Versinkung  profilierter  Gegenstände  unter 
Zuhilfenahme  plnUenfr'rmigcr  .\nodcn  ermöglicht.  — 
Dr.  Wilhelm  Pfanhauser  jun.,  Wien. 

Erteilungen. 

Kl.  I2i.  113932.  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Schwefehäureanhydrid.  — Badische  Anilin-  und 
Soda*Kabrik,  l.udwigshafcn  a.  Kh. 


Kl.  12I.  113933.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Schwefelsäureatihydrid.  — Badische  Anilin-  und 
Soda-Fabrik,  l.udwigshafcn  a.  Rh. 

Kl.  21b.  113727.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Biei- 

umrahmitog  bei  aus  einzelnen  Bleistreifen  bestehenden 
Elektroden  durch  Umgicsseo  von  flüssigem  Blei.  — 
K.  J.  GUlcher,  Chariottenborg.  Kantstr.  18. 

Kl.  21b.  113726.  VerLahren  zur  Herstellung  positiver 

Elektroden  für  Sirmnsammler  mit  unveränderlichem 
Elektrolyt.  — E.  W.  Jungner,  Stockholm. 

Kl.  2ib.  113725.  Sammlerelektrode.  — Tb.  Beogough, 
Toronto,  Canadn. 

KL  ilg.  113705.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
Koniaktmasse.  — J.  Klaudy  u.  O.  Efr^m,  Wien. 

Kl.  40b.  113935.  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Be- 

arbeitungsfähigkeit  des  Ataminiums,  — Deutsche 
Magnalinm- Gesellschaft  mit  beschränkter 
Haftung,  Berlin,  Unter  den  Linden  29. 

Kl.  40a.  113  711.  Verfahren  zur  Trennung  des  Goldes 

von  Arsen,  Antimon,  l'ellur  u.  s.  w.  bei  der  Ver- 
arbeitung goldhaltiger  Erze  durch  Aufschlicssen 
mittelst  Alkalisulfid  und  Schwefel.  — J.  Diether, 
Niederhibnstein,  u.  M.  Merz,  Call  i.  d.  Eifel. 

Kl.  483-  113870.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 

Erzeugung  elektrolytischer  Niederschläge  auf  Eisen- 
platieii  o.  dgl  ; Zus.  z.  Pat.  1 12  186.  — sCol umbus«, 
Elektrizitäts-Geseilschaft  m.  b.  H.,  l.udwigs- 
hafen  a.  Rh. 

KI.  48a.  113871.  .\nodentriger  für  galvanische  Bäder. 

— I>r.  .M.  Kugel,  Berlin,  Schönebergerufer  40,  und 
C.  Steinweg,  Lüdenscheid. 

Kl.  48b.  11381C.  Verfahren  zum  Xiederschl.tgen  von 

.Metallen  auf  Alluniinium.  — E.  Mies,  Bädesheim, 
Kbeinhessen. 

Kl.  48b.  113872.  Verfahren,  das  beim  Verzinken  von 

Köhren  an  deren  luncuwändeo  haftende  überflüssige 
Zink  zu  euticrnen.  — Firma  F.  A.  Neumano, 
Escbwciler, 

Qebrauchsmuster. 

Eintragungen. 

Kf.  2IC.  137  085«  Akkumulatorcnzcllenscbalter  für  drei 
Ladestellungen  mit  jedesmaligem  Ausschluss  einer 
anderen  Zellengruppe  und  einer  besonderen  Hnilade- 
slellung  zur  llintcreinanderscb.tltung  aller  Zeilen- 
gruppen. — Arthur  Löwit,  Wien;  Vertr.;  C.  Gronert, 
Berlin,  Luisenstr  42 

Kl.  2id.  136977.  Aus  Aluminium  in  einem  Stück 
gegossenes  Magncl-Spulengehäose,  weiches  an  den 
Breitseiten  halbkreisförmig  gebogen  ist,  tDRcrholb  der 
abgerundeten  Ecken  Fortsätze  und  an  der  einen 
Breitseite  rinnenförmige  Vertiefungen  hat.  — W'att, 
Akkumulatoren- Werke  Akl.-Get.,  Zehdcnick. 

Kl.  21.  13^577-  Elcklrodenstah  für  Akkumulatoren 

mit  einer  festen,  durch  konische,  nichtmetalUsche 
Mussebehiller  gehenden  Kontakt-  und  Enigasungs- 
leitung.  — Paul  Schaefer,  Bromberg,  Bahnhofstr.  19. 

Kl.  21.  136628.  Trockenelement  mit  (tlycerinabschluss. 
— Paul  Strache,  Leipzig,  Ivirchstr.  83. 

Kl.  21.  136748.  .\ufhängeviirrichiung  für  galvanische 
Batterien  aus  um  die  Behälter  zu  legenden,  ketten* 
artig  an  einander  h.angenden,  gelenkig  mit  einander 
verbundenen  Kingeo  und  in  diese  elngehänglco 
federnden  Drähten.  — Juh.  Lingenböl,  Göggingen, 
Bayern. 

Kl.  48c.  136613,  Keuerangscinrichtung  zum  Einbrennen 
der  Emaitlefarbe  in  Eisschränken,  bestehend  aus 
einem  (bestell  mir  mehreren  ühereioandcrliegeoden 
Kosien.  Hermann  Demant  und  Albert  Vieweg, 
Lclpz.ig-Coanewiiz,  Bornaischestr.  35. 
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ÜBER  DIE 

ELEKTROSYNTHESE  VON  DIKETONEN  UND  KETONEN. 

Von  Dr.  Hans  Ho/er. 


Die  in  den  Berichten  der  deutschen  chenii. 
sehen  Gesellschaft  2Ü.  2427  von  mir  und  dem 
leiderzu  früh  verstorbenen  Herrn  l'rof.  v.  M i 1 1 e r 
veröffentlichte  elektrosynthetische  Reaktion, 
welche  auf  der  Elektroly.se  von  Salzen  or- 
ganischer Säuren  mit  fettsauren  Salzen  be- 
ruht. und  den  Lesern  dieser  Zeitschrift  durch 
den  Aufsatz  von  M.  Krüger  (V.  Jahrg.  p.  36) 
bekannt  sein  dürfte,  ist  mittlerweile  bei  einer 
sehr  grossen  Anzahl  von  organischen  Säuren 
geprüft  worden.  Sie  erwies  sich  dabei  von 
fast  allgemeiner  Anwendbarkeit  nicht  nur 
bei  solchen  organi.schen  Säuren,  welche  die 
Kol  bc’schc  Reaktion  (s.  darüber  E.  Z.  V.31.) 
cingehen,  sondern  auch  bei  vielen  anderen, 
bei  denen  dies  nicht  der  Fall  ist.  In  erster 
Linie  wurden  bei  unseren  Untersuchungen 
natürlich  die  Salze  solcher  Säuren  beider 
Art  benutzt,  die  schon  früher  für  sich  elcktro- 
lysiert  wurden  und  deren  elektrolytisches 
Verhalten  bekannt  war.  Die  mit  den.selben 
erzieltet)  F'rfolge  lenkten  aber  das  Augen- 
merk auch  auf  andere  Gruppen  von  Säuren, 
die  bisher  noch  nicht  der  Elektrolyse  unter- 
worfen wurden.  V'on  diesen  haben  sich  be- 
sonders die  Ketonsauren,  sowohl  aus  der 
Fett-  als  auch  aus  der  aromatischen  Reihe, 


sehr  günstig  erweisen,  und  es  sollen  im 
folgenden  die  Resultate,  die  bei  denselben 
erhalten  wurden,  mitgeteilt  werden. 

Vorläufig  konnten  nur  Vertreter  der  a-und 
Y- Ketonsäuren,  Brenztraiibensäure,  Lävulin- 
säure, Benzoylameisensäure,  Benzoylpropion- 
säurc  der  Elektrolyse  unterworfen  werden, 
die  ß Ketonsäuren,  deren  einfachster  Ver- 
treter die  Acetessigsäure  ist,  sind  als  .solche 
so  zersetzlich,  das.s  es  nicht  gelungen  ist, 
dieselben  oder  ihre  Kalisalze  in  grösseren 
Mengen  darzustellen.  Es  sollen  aber  diese 
Versuche  besonders  bei  aromatischen  p- 
Ketonsäuren  wiederholt  werden. 

Wie  schon  gesagt,  sind  die  Ketonsäuren 
bisher  noch  niclit  Gegenstand  der  elektroly- 
ti.schen  Untersuchung  gewesen.  Fis  war  also 
notig,  bevor  an  die  bealitsichtigte  Untersuchung 
gegangen  werden  konnte,  festzustellen,  wie 
sich  die  Salze  derselben  bei  der  Elektrolyse 
verhalten,  insbesondere  ob  sic  syntheti.sch 
(d.  h.  nach  dem  Schema  des  essigsauren 
Kaliums)  reagieren,  oder  nicht.  Es  zeigte 
sich  bei  den  Ketonsäuren  der  F'ettreihe  (bei 
den  arom.itischcn  ist  die  Untersuchung  noch 
nicht  zum  Abschluss  gelangt)  dass  sowohl 
die  «•  als  auch  die  Ketonsauren  in  syntljc- 
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tischem  Sinne  reagieren;  so  liefert  das  brenz-  saureKalium  das2,7-Oktandion  nachfolgenden 
traubensaure  Kalium  Diacetyl,  das  lävulin-  Gleichungen: 


CH,— CO  COO- 
CH,— CO— COO- 


CH,-CO— CO— CH,  + 2 CO, 


CH,  -CO— CH,— CH,— COO  - 
CH,-CO— CH,— CH,  COO— 


Aber  ein  auffälliger  Unterschied  ist  dabei 
zu  konstatieren.  Bei  der  Brenztraubensäure 
entsteht  nur  wenig  Diacetyl,  es  tritt  also  die 
elektrosynthetische  Reaktion  nur  in  be- 
scheidenem Masse  ein,  während  die  Lävulin- 
säure zum  grössten  Teile  synthetisch  reagiert 
und  mit  Leichtigkeit  bis  zu  50“/,  der  theo- 
retischen Menge  Oktandion  liefert.  Die  Ur- 
sache dieses  V'erhaltens  liegt  natürlich  in  der 
verschiedenen  Stellung  der  Gruppe  — CO — 
zur  Carboxylgruppe.  Bei  der  Brenztrauben- 
säure  ist  sie  direkt  mit  der  Carboxylgruppe 
verbunden;  wird  also  an  der  Anode  aus  dem 
Säurerest  Kohlendioxyd  abgespalten,  so  bleibt 
die  Gruppe  CH,  — CO — , die  Acctylgruppc 
übrig,  die  ein  grosses  Bestreben  hat  in  Essig- 
säure überzugehen  und  zu  diesem  Zweck 
die  nötige  Menge  von  OH-Ionen  an  der 
Anode  vorfindet.  In  der  That  bildet  sich 
l'issigsäure  in  grossen  Mengen.  Nur  ein  kleiner 
Teil  entzieht  sich  dieser  Reaktion  und  liefert 
das  Diacetyl.  Bei  der  Lävulinsäure  dagegen 
sind  zwischen  der  CO-Gruppc  und  dem  Karb- 
oxyl  noch  2 Methylengruppen  eingeschoben; 
der  n.aeh  Abspaltung  von  Kohlendioxyd  ver- 
bleibende Rest  CH,  — CO  — CH,  — CH, — 
hat  nach  den  bisher  gemachten  Erfah- 
rungen wenig  Neigung,  mit  OH  zu  reagieren, 

CH,— CO  COO- 
CH,  COO— 


Diacetjl 

CH.-CO— CH,— CH, 

+ 2 CO,. 

CH,-CO— CH,— CH, 

2,7'Okiandion 

so  dass  2 solcher  mit  einander  reagieren 
können  und  Oktandion  liefern.  Aber  unzu- 
gänglich gegen  Oxydation  ist  auch  er  nicht, 
denn  unter  den  Elektrolysenprodukten  findet 
sich  Essigsäure,  und  solche  kann  nur  entstehen, 
wenn  im  Rest  CH, — CO — CH, — -CH,  die 
beiden  .Methylengruppen  durch  Oxydation 
abgetrennt  werden,  dann  bleibt  auch  hier 
die  Acetylgruppe,  die  m Essigsäure  über- 
geht. Das  Produkt  der  Oxydation  der  beiden 
Methylengruppen  dürfte  hauptsächlich  Kohlen- 
oxyd sein,  denn  da.ssclbe  findet  sich  bei  der 
Elektrolyse  des  lävulinsauren  Salzes  imGegen- 
satzzurBrenztraubensäurc  in  grösseren  Mengen 
unter  den  am  positiven  Pol  entwickelten 
Gasen. 

N.acluleni  so  festgestellt  war.  dass  die 
Brenztrauben.säurc  und  die  Lävulinsäure  in 
synthetischem  Sinne  reagierten,  w'ar  es  um- 
somehr zu  erwarten,  dass  bei  der  Elektro- 
lyse von  Mischungen  der  Salze  derselben 
mit  fettsauren  Salzen  die  entsprechenden 
synthetischen  Produkte,  und  zwar  Ketone 
entstünden.  So  musste  die  Elektrolyse  von 
brenztraubensaurem  und  essigsaurem  Kalium 
neben  den  Produkten  jedes  einzelnen  der 
beiden  Salze  (Aethan  und  Diacetyl)  noch 
Aceton  ergeben  nach  folgender  Gleichung: 


=■  CH,— CO -CH,  + 2 CO, 

Aceton. 


Es  entsteht  auch  Aceton,  allerdings  in  nicht 
bedeutenden  Mengen.  Dabei  wurde  die 
auffallende  Eirscheinung  beobachtet,  dass  der 
positive  Elektrolyt,  der  bei  der  Verwendung 
von  brenztraubensaurem  Kalium  allein  nach 
kurzer  Elektrolysendauer  immer  stark  sauer 
reagierte,  bei  der  Mischung  mit  essigsaurem 
Kalium  lange  Zeit  neutral  blieb.  Dies  dürfte 
sich  aber  dadurch  leicht  erklären  lassen,  dass 
in  der  Mischung,  welche  wie  bei  allen  der- 
artigen Elektrolysen  absichtlich  einen  ziem- 
lichen Ucberschuss  von  essigsaurem  Kalium 


enthält,  wesentlich  dieses  Salz  zersetzt  wird, 
so  dass  die  geringe  Anzahl  der  noch  neben- 
bei abgeschiedenen  Reste  der  Brenztrauben- 
säure, nachdem  sie  Kohlendioxyd  abgespalten 
haben,  mehr  CH,-  als  OH-Reste  vorfinden 
und  daher  mit  den  ersteren  anstatt  mit  den 
letzteren  reagieren. 

In  gleicher  Weise  wie  mit  dem  essig- 
sauren Kalium  .Aceton  entsteht  bei  der 
Elektrolyse  einer  Mischung  von  brenztrauben- 
saurem und  buttersaurem  Kalium  Methyl- 
propylketon 


CH,-CO  COO—  CH,-CO-Cll,— CH,— CH,  -f  2CO,. 

CH,— CH,— CH,— COO—  Methylpropylketon. 
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Noch  besser  wie  das  brenztraubensaurc  saurem  Kalium.  Hier  entsteht  in  ziemlicher 
Kalium  verhalt  sich  das  lävulinsaure  Kalium  Menge  dasselbe  Methylpropylheton  wie  oben, 

bei  der  Elektrolyse  in  Mischung  mit  cssig-  nebenbei  bildet  sich  noch  Oktandion 


CH,— CU— CH,— CH,-COO—  CH,— CO  -CH,— CH,— CH,  + 2CO, 
CH,  COO — Methylpropylketon. 


Es  ist  klar,  dass  vermittelst  dieser 
Reaktion  bei  Verwendung  verschiedener  fett- 
saurer  Salze  die  Synthese  einer  gro.sscn  An- 
zahl von  Ketonen  ermöglicht  ist,  was  für 
theoretische  Zwecke  unter  Umständen  Wich- 


tigkeit besitzt.  Solche  Versuche  sind  im  Gange. 

Zuletzt  wurde  noch  versucht,  durch  die 
Elektrolyse  von  brenztraubensaurem  und 
lävulinsaurem  Kalium  im  Sinne  folgender 
Gleichung  Acctonylaceton  zu  erhalten: 


CH,- CO  CH,— CH, -CO— CH, 

Acctonylaceton. 


+ 2CO, 


CH,-  CO- COO— 

. CH,-CO-CH,— CH,  COO  — 

Wie  vorauszusehen  war,  verlief  diese 
Reaktion  nicht  besonders  günstig,  es  ent- 
standen nur  geringe  Mengen  dieses  Körpers. 

Ueber  V'ersuche  mit  arom.atischen  Keton- 
sauren, die  teilweise  sehr  gut  in  syntheti.schem 
Sinn  reagieren,  .soll  erst  später  berichtet 
werden. 

Experimentelles. 

Hei  den  V'ersuchen,  die  Herr  Dr.  Otto 
Uhl  ausfUhrte,  wurde  die  aus  dem  Aufsatz 
von  M.  Krüger  schon  bekannte  Anordnung 
innegehalten.  ICs  wurde  also  das  Kalium- 
salz der  Ketonsäure  in  der  Konzentration 
i,s  TI.  Salz  auf  1 TI.  W<a,sser,  resp.  das 
Gemisch  desselben  mit  dem  fettsauren  Salz 
in  den  positiven  Polraum  meines  Elektroly-sen- 
apparates  (Her  d.  d.  ehern.  Ges.  27.  464.  PI.  Z. 
I.  12)  gebracht,  während  im  negativen  Polraum 
eine  Lösung  von  Kaliumkarbonat  angewendet 
wurde,  ln  dieselbe  w'ird  während  der  Elekro- 
lyse  fortwährend  Kohlensäure  eingeleitet,  um 
das  am  negativen  Pol  entstehentle  Kalium- 
hydroxyd in  das  ursprüngliche  Kalium- 
karbonatüberznführen.  Oieshat  hauptsächlich 
den  Zweck,  die  Pcrganientwand  vor  der  zer- 
störenden Einw'irkung  des  Kaliumhydroxydes 
zu  schützen.  Die  während  der  Elektrolyse 
am  positiven  Pol  entwickelten  Gase  wurden 
auch  hier  in  bekannter  Weise  fortlaufend 
untersucht,  da  ihre  Zusammensetzung 
wichtige  SchlUs.se  über  den  elektrolytischen 
Vorgang  zu  ziehen  gestattet.  Die  benetzte 
Oberfläche  der  positiven  Elektrode  aus  i mm 
starken  Platindraht  betrug  ‘ , qcm,  es  be- 
deuten also  die  angegebenen  Stromstärken 
gleichzeitig  die  Stromdichte  pro  ‘ , qcm. 

Bevor  in  die  Schilderung  der  Versuche 
eingegangen  werden  soll,  wäre  noch  ein 
Wort  über  die  Darstellung  der  Elektrolysen- 
substanzen zu  sagen. 

Die  Brenztraubensäurc  lässt  sich  bekannt- 
lich sehr  einfach  (Erlenmeyer,  Berichte  d.  d. 


ehern.  Ges.  14.  321)  durch  trockne  Destil- 
lation eines  Gcmisclies  von  Weinsäure  mit 
Kaliumbisulfat  gewinnen.  Das  dabei  erhaltene 
Destillat  ist  unrein  und  enthält  vor  allen 
Dingen  grosse  Mengen  schwefliger  Säure, 
sodass  es  nicht  sofort  zur  Bereitung  des 
Kaiiumsalzcs  zu  verwenden  ist.  Die  Säure 
durch  P'raktionietung  so  zu  reinigen,  dass 
sic  allen  Anforderungen  für  die  Elektrolyse 
entspricht,  gelingt  nicht;  abgesehen  davon, 
dass  die  Ausbeute  w egen  der  dabei  statt- 
findenden Zersetzung  sehr  verschlechtert 
wird,  lasst  sich  die  schweflige  Säure  nie  ganz 
entfernen.  Um  mm  vor  allem  eine  von 
Schwefeldioxyd  freie  Brenztraubensäure  zu 
erhalten,  wurde  die  Destillation  der  Rohsäure 
im  Vakuum  versucht.  Dies  führte  in  der 
That  zum  Ziele.  Bei  Verminderung  des 
Druckes  entweicht  unter  starker  Blasenbildung 
zuerst  die  schweflige  .Säure,  dann  geht  bei 
geringem  Itrwarmen  das  beigemengte  Wasser 
über  und  schliesslich  destilliert  unter  dem 
Drucke  von  12  mm  bei  einer  Temper.atur 
von  61  “ die  Brenztraubensäure  als  farblose 
P’liissigkcit  ab.  Nach  nochmaliger  Eraktio- 
nierung  ist  die  Säure  vollkommen  rein,  be.silzt 
den  reinen  Essigsäuregeruch  und  enthält  vor 
allen  Dingen  nicht  die  Spur  Schwefcldio-xyd. 
.-\us  1 50  g Weinsäure  wurden  so  stets 
50  g reiner  Brenztraubensäure  erhalten.  Das 
Kaliumsalz  derselben  wurde  in  folgender 
W'eise  darge.stcllt.  35  g Brenztraubensäure 
wurden  mit  17  ccm  Wasser  versetzt  und  in 
diese  Mischung,  anfangs  liei  gewöhnlicher 
Tempenatur,  zuletzt  unter  gelindem  Erwärmen 
im  W’asscrbadc.  allmählich  die  berechnete 
Menge  (40  g)  Kaliumbikarbonat  eingetragen, 
bis  die  Lösung  eben  alkalisch  reagierte.  Beim 
P>kalten  erstarrte  dieselbe  zu  einem  weissen 
Krystallbrei.  Durch  Einstellen  in  Eis  wurde 
die  Au.sscheidung  des  Kaliumsalzes  noch 
weiter  befördert.  Dasselbe  wurde  sodann 
von  der  Mutterlauge  abgesaugt,  mit  Alkohol 
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gedeckt  und  hierauf  zum  Trocknen  auf  Thon- 
teller gegeben.  .'\us  der  Mutterlauge  konnte 
noch  der  grösste  Teil  des  brenztraubensauren 
■Salzes  durch  Zugabe  einer  genügenden  Menge 
92  ”,oigen  Alkohols  und  Abkühlen  auf  o • 
abgeschieden  werden.  Das  auf  diese  W'eise 
erhaltene  Kalisalz  bildet  so  prachtvolle, 
blätterige,  blendend  weis.se  Krystalle  oder 
auch  verfilzte  Nadeln  und  war,  wie  folgende 
Analyse  beweist,  vollständig  rein. 

O15367  S Salzes  mit  Schwefelsäure 
in  der  l’latinschale  abgeraucht,  lieferten 
0,3795  S Kaliumsulfat. 

Gefunden  30,93  "ij  Ka.  Berechnet 
30,95  • , Ka. 

Es  sei  noch  bemerkt,  da.ss  bei  zu  starker 
Erhitzung  während  der  Neutralisation  und 
bei  Anwendung  eines  Ueberschusses  von 
Kaliumbikarbonat  nur  die  gummiarligc  Modifi- 
kation des  Kaliumsalzes  entsteht,  die  zur 
Elektrolyse  nicht  zu  brauchen  ist. 

Das  lävulinsaure  Kalium  wurde  nicht  in 
krystallisierter  Form  erhalten,  sondern  einfach 
durch  Neutralisation  von  reiner  krystallisierter 
Lävulinsäure  mit  Kalumbikarbonat  unter  Zu- 
gabe der  nötigen  Menge  \Vas.ser  in  der  für 
die  Elektrolyse  geeigneten  Konzentration 
1,5  TI.  Salz  auf  l TI.  Wasser  dargestellt. 

Auch  das  essigsaurc  Kalium  wurde  durch 
Neutralisieren  von  reinem  Eisessig  mit  einer 
Kaliumkarbonatlösung  gewonnen,  da  sich 
herausgestellt  hatte,  dass  das  käufliche  Acetat 
unter  Umständen  nicht  unbedenkliche  Mengen 
anorganischer  Salze  wie  Sulfat  und  Chlorid 
enthält. 

Elektrolyse  von  brenztraubensaurem 
Kalium. 

Anodenraum:  60  g brenztraubensaurc? 
Kalium  gelöst  in  40  ccm  Wasser. 

Die  Stromstärke  betrug  1,5  Amp.,  die 
Spannung  17  Volt. 

Die  während  der  Elektrolyse  durch- 
geführten Gasanalysen  ergaben  folgende 
Resultate: 


t.  CO,  = 98,0  “ „ 

2.  CO,  98,0 

0 — 0,4  ",o 

0 = 0.6  V, 

CO  = 0,0  “'o 

CO  = 0,0  “ 0 

Gasrest  = 1,6 

Gasrest  = 1 ,4  “ , 

3.  CO,  = 98,4  ‘/o 

4.  CO,  = 98,6  ”1, 

0 =■  0,2  “ , 

0 = 0,4  ",o 

CO  = 0,0  * 0 

CO  = 0,0  • 0 

Gasrest  = 1,4  "i. 

Gasrest  = i,0*/. 

Wie  aus  diesen  Gasanalysen  zu  ersehen, 
bleibt  die  Zusammensetzung  der  Gase  im 
Grossen  und  Ganzen  wahrend  der  Elektro- 
lyse gleich,  so  dass  also  auch  der  Elektro- 
lyscnverlauf  ein  ziemlich  gleich  massiger  sein 


dürfte.  Kohlenoxj’d  war  durchwegs  nicht 
nachzuweisen. 

Die  am  positiven  Pol  frei  werdenden 
Gase  wurden  durch  eine  mit  Wasser  gefüllte 
W'aschflaschc  geschickt,  um  mitgerissene 
flüchtige  Bestandteile  zurückzuhaltcn.  Der 
Elektrolyt  reagierte  nach  kurzer  Zeit  sauer 
und  nahm  allmählich  eine  gelbgrünliche 
p'ärbung  an,  auch  das  U'aschwasser  zeigte 
einen  Stich  ins  Grünliche.  Die  Elektrolyse 
wurde  unter  öfterem  Neutralisieren  mit 
Kaliumkarbonat  10  Stunden  lang  fortgesetzt 
und  dann  unterbrochen. 

Untersuchung'  der  Elektrolysenprodukte- 

Zuerst  wurde  der  saure  Elektrolyt  genau 
neutralisiert  und  aus  dcm.selben  sodann  die 
flüchtigen  Produkte  mit  einem  grösseren  Teil 
des  Wassers  abdestilliert.  Ebenso  wurde 
mit  dem  in  der  Vorlage  befindlichen  Wasch- 
wasser verfahren.  Die  dabei  erhaltenen  stark- 
grün  gefärbten  Destillate  wurden  nun  unter 
Zusatz  von  Kochsalz  wiederholt  fraktioniert, 
wobei  das  Auftreten  grüner  Dämpfe  im 
Kiihlrolir  konstatiert  werden  konnte.  Die 
unter  dem  Siedepunkte  des  Wassers  über- 
gegangenen  Anteile,  welche  die  unverkenn- 
baren Fhgenschaften  des  Diacetyls  (Farbe, 
Genich)  bes.assen,  wurden  zur  vollständigen 
Trocknung  mit  geschmolzenem  Calcium- 
chlorid versetzt  und  längere  Zeit  damit  in 
Berührung  gelassen.  Um  nicht  zuviel  von 
dem  infolge  seiner  Flüchtigkeit  ziemlich  ver- 
ringerten M.atcrial  zu  verlieren,  wurde  eine 
SiedepunkLsbestimmung  nach  Siwoloboff 
ausgefuhrt.  Dieselbe  ergab  einen  Siede- 
punkt von  86 — 87  ^ so  dass  das  Diacetyl 
sicher  nachgewie.sen  i.st.  Eine  Analj'se  dieses 
Körpers  konnte  leider  nicht  nachgewiesen 
werden,  da  durch  einen  Unfall  die  Haupt- 
menge  der  Substanz  verloren  ging.  An  deren 
Stelle  wurde  mit  dem  vcibliebenen  Reste  die 
sehr  charakteristische  Reaktion  des  Diacetyls, 
Ueberfuhrting  in  p Xylochinon  ausgeführt. 
Zu  diesem  Zweck  wurde  das  Oel  am  Rück- 
flusskühler mit  verdünnter  Natronlauge  ge- 
kocht, wobei  momentan  Dunkclfarbung  ein- 
trat. Die  Flüssigkeit  wurde  nach  dem  Flrkalten 
mit  Aether  e.vtrahicrt,  und  der  ätherische 
Auszug  der  Verdunstung  überlassen.  Es 
blieben  hierbei  gelbe  Nüdelchen  zurück, 
welche  den  charakteristischen  Geruch  des 
p Xylochinons  besa-ssen.  Die  Menge  des 
reinen  Diacetyls  aus  zwei  derartigen  Elektro- 
lysen m.ag  höchstens  3 ccm  betragen  haben, 
somit  verlief  die  F^lektrolyse  nur  zum  geringen 
Teil  im  syntheti.scheii  Sinne.  Die  Haupt- 
reaktion war  also  eine  Oxydation  des  elektro- 
lytischen Restes  CII3 — CO — der  Brenz- 
Iraubcnsaurc  zu  Essigsäure.  Um  diese  Essig- 
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säure  nachzuweisen,  konnte  nun  nicht,  wie 
man  dies  gewöhnlich  aiisführt,  der  Klektrolyt 
nach  dem  Versetzen  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure der  teilweisen  Destillation  unterworfen 
werden,  weil  dadurch  die  Hrenztraubensäure 
unter  Hildung  von  E.ssigsäure  zersetzt  wird. 
ICs  musste  also  ein  andererWeg  cingeschlagen 
werden. 

Eine  neue  Elektrolyse  wurde  unter  den 
nämlichen  Bedingungen  wie  vorher  angesclzt 
mit  dem  einzigen  Unterschied,  dafs  in  diesem 
hall  nicht  neutralisiert  wurde,  sondern  der 
Elektrolyt  sich  selbst  überlassen  blieb.  Einige 
Gasanalysen  zeigten  d.asselbe  BiUI  wie  vorher, 
und  so  schien  also  die  saure  Reaktion  des 
Elektrolyten  keinen  nennensw’crten  Einfluss 
auf  den  Gang  der  Elektrolyse  zu  haben. 

Die  Gasanalysen  sind  die  folgenden: 


I.  CO, 

= 

97.4  ” , 

2.  CO. 

98,0 

0 

=: 

o.x  Vo 

0 

= 

0,2  •), 

CO 

0.0  " „ 

CO 

0.0"  „ 

Gasrest 

1.8  •,« 

Gasrest 

= 

',4"/o 

n 

p 

98,0  * 0 

d 

u 

99.0"  0 

0 

= 

0,4  ”lo 

0 

0,2  ”,l. 

CO 

— 

0,0  ° , 

CO 

0,0  Vo 

Gasrest 

1,6”, 

Gasrest 

= 

0,8 

Der  nach  längerer  Elektrolyse  erhaltene 
stark  saure  Elektrolyt  wurde  zu  wiederholten 
Malen  mit  z\ether  au.sgeschüttelt.  .Aus  der 
ätherischen  Lösung,  welche  die  Uauptmenge 
der  freien  Säuren  enthielt,  wurden  dieselben 
wieder  durch  Schütteln  mit  Wasser  entzogen. 
Wie  eine  Prüfung  ergab,  enthält  diese  Lösung 
Brenztraubensäure.  Sie  wurde  daher  mit 
Phenylhydrazin  versetzt,  das  ausgeschiedene 
Hydrazon  abfiltriert  und  nun  das  Filtrat 
längere  Zeit  am  Rückflusskühler  mit  Calcium- 
karbonat gekocht.  Nach  dem  .»\bfiltrieren 
von  dem  unverbrauchten  Karbonat  und  Fan- 
dampfen  der  Lösung  auf  dem  Wasserbad 
wurde  eine  ziemliche  Menge  eines  schönen 
weissen  Calciumsalzes  erhalten.  Dasselbe 
zeigte  alle  Reaktionen  eines  cssigsauren 
Salzes,  so  entstand  beim  F>hitzen  mit 
arseniger  Säure  Kakodyloxyd  und  beim  Be- 
handeln mit  Schwefelsäure  und  Alkohol  der 
charakteristische  Geruch  des  Essigsäure- 
äthylesters.  z\mcisen.säure  konnte  nicht  nach- 
gewiesen werden.  Durch  Destillation  eines 
Teiles  des  Calcium.salzes  mit  syrupöser 
Phosphorsäure  wurde  eine  Säure  mit  allen 
Eigenschaften  der  Essigsäure  erhalten,  bei 
der  Siedepunktsbestimmung  zeigte  sie  aller- 
dings nur  einen  Siedepunkt  von  105 — 108", 
was  aber  von  einem  geringen  AVas.sergehalt 
herrührt.  Zum  Ueberfluss  wurde  noch  aus 
dem  Rest  des  Calciumsalzes  das  Silbersalz 
durch  Fullen  mitSilbernitratlösung  hergestellt, 


dasselce  bildete  nach  dem  L'mkry.stallisieren 
schöne  glänzende  Nadeln  und  ergab  bei  der 
Silberbestimnumg  richtige  Zahlen. 

Ol  1529  g des  Silbersalzes  hinterliessen 
beim  Glühen  0.0986  g Silber. 

Gefunden  64,54  "/<,  Ag,  berechnet 
64,67  » , Ag. 

Die  Menge  der  Essigsäure  w.ar  ziemlich 
bedeutend,  andere  Produkte  ausser  dieser 
und  dem  Diacetyl  konnten  nicht  aufgefunden 
werden,  es  ist  also  der  in  der  Einleitung  er- 
örterte Elektrolysenverlauf  damit  vollständig 
bewiesen. 


Elektrolyse  eines  Gemisches  von  brenz- 
traubensaurem  und  essigsaurem  Kalium. 

Anodenraura:  30  g brenztraubensaures 
Kalium  gelöst  in  20  ccm  Wasser  und  1 1 8 g 
Kaliuniacctatlösung  (i,$  ; i).  Molekulares 
Mi.schungsvcrhältnis  beider  Salze  l : 3. 

Die  Elektrolyse  wurde  mit  einer  Strom- 
stärke von  1,5  und  dann  von  2 Amp  durch- 
geführt, wobei  die  Spannung  17 — 18  Volt 
betrug. 

Die  am  positiven  Pol  entwickelten  Gase 
hatten  folgende  Zusammensetzung: 

I.  CO,  = 68,4  Vo  2-  CO,  = 75.8 


O = 0,2  " , 
CO  = 0,0“,, 
Gasrest  = 3 1 ,4  “ , 
3.  CO,  = 76.6  Vo 
O = 0,0  ^ , 
CO  = 0.0  •/, 
Gasrest  = 23,4 


O = 0,4"/, 
CO  = 0,8"/, 
Gasrest  = 23,8  % 
4.  CO,  =-  78,0 
O = 0,2  % 
CO  = 0,0 
Gasrest  21,8  “ „ 


Der  Gasrest  besteht  wesentlich  aus 
Aethan.  Aus  diesen  Gasanalysen  folgt,  dass 
im  zXnfang  fast  nur  e.ssigsaures  Kalium  zersetzt 
wird  (denn  31,4  ccm  zkethan  entsprechen 
62,8  “jj  COj),  während  erst  nach  längerer 
Zeit,  wenn  sich  das  Verhältnis  der  beiden 
Salze  etwas  verschoben  hat,  auch  das  brenz- 
traubensaure  Kalium  sich  mehr  und  mehr 
beteiligt.  So  lässt  die  Gasanalyse  4.  erkennen, 
dass  21,8-2  = 43,6  ccm  CO,  aus  der  ge- 
wöhnlichen Elektrolyse  des  cssigsauren 
Kaliums  stammen,  während  78,0 — 43.6  =- 
34,4  ccm  CO,  gemeinsam  vom  essigsauren 
und  brenztraubensauren  Kalium,  wobei  die  ge- 
wünschte Synthese  statthat,  geliefert  werden. 
Wie  bei  den  vorherigen  Elektrolysen  ist 
auch  hier  kein  Kohlenoxyd  entstanden.  Der 
P-Iektrolyt  bleibt  in  die.sem  Falle  lange  Zeit 
neutral,  er,st  nach  Verlauf  einiger  Stunden 
tritt  eine  geringe  saure  Reaktion  auf.  Dies 
beweist,  dass  die  Bildung  von  Ivssigsäurc 
aus  dem  elektrolytischen  Rest  der  Brenz- 
traubensäure durch  die  Gegenwart  des  essig- 
sauren Kaliums  verhindert  wird,  so  dass 
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hauptsächlich  die  synthetischen  Reaktionen 
erfolfjen.  liic  KIcktrolyse  wurde  unter- 
brochen, als  stärkere  Kotfarburg  und  Bildung 
harziger  Produkte  eine  tiefergreifendc  Zer- 
setzung des  Klektrolyten  anzcigte. 

L'm  mit  den  Gasen  entweichendes  Aceton 
aufzufangen,  war  an  das  Gasableitungsrohr 
ein  in  l-iis  gestelltes  U-Kohr  und  eine 
mit  Wasser  beschickte  Waschflasche  an- 
gcschlossen.  Ini  U-Rohr  fand  sich  nach 
Iteendigung  der  Ivlektrolyse  eine  leicht  be- 
wegliche, angenehm  geistig  riechende  Klüssig- 
keit  in  der  Menge  von  i ccm  vor. 

Ijie  Untersuchung  wurde  in  folgender 
Wei.se  durchgefiihrt.  Zuerst  wurde  iler  mit 
Kaliumbikarbonat  neutralisierte  positive 
Klektrolyt  sowie  der  Inhalt  der  Vorlage  teil- 
weise abdcstilliert,  um  das  , Aceton  und  andere 
fluchtige  Produkte  zu  erhalten.  Heide  Destil- 
late wurden  mit  der  im  U-Kohr  entlialtenen 
l'Ui.ssigkcit  vereinigt  und  hierauf  mit  Natriuni- 
bisulfitlösuiig  geschüttelt.  Unter  starker  Kr- 
warmuiig  ging  der  grösste  Teil  in  Lösung, 
nur  eine  geringe  Oelschicht  blieb  auf  der 
Oberfläche  zuruck.  Dieselbe  konnte  der 
Natur  der  Sache  nach  nur  Ivssigsaure- 
melhylcster  sein,  welcher,  wie  Kolbe  nach- 
gewiesen  hat,  bei  der  Klektrolyse  von  cssig 
saurem  Kalium  in  geringer  Menge  entsteht. 
Bei  der  Prüfung  licss  sich  in  der  That  in 
dem  Oel  P^ssigsaure  konstatieren.  Die  in  the 
Bisulfitlösung  übergegangenen  Anteile  des 
fluchtigen  Klektrolysenproduktes  wurden  mit 
einem  geringen  Ueber.schuss  von  Soda  frei- 
gemacht  und  dann  abdcstilliert.  I-is  ging 
eine  kl.are,  von  etw.is  Diacctyl  grünlich  ge- 
färbte Plüssigkeit  iiber,  die  nochmals  frak- 
tioniert eine  I lauptfraktion  zwi.schen  58 — 60“ 
lieferte.  Schon  dieser  Siedepunkt  beweist 
die  Anwesenheit  von  Aceton.  Dass  dicsselbc 
in  Wirklichkeit  vorliegt,  wurde  durch  eine 
Reihe  von  Reaktionen  noch  sicher  festgcstellt. 
So  entstand  mit  Ammoniak-  und  Jodlösung 
ein  starker  Niederschlag  von  Jodoform; 
ferner  gelang  die  Reaktion  mit  Nitroprussid 
natrium  und  die  Quecksilbcro.vydreaktion 
von  Reynolds,  und  in  überaus  prächtiger 
Weise  trat  die  Bildung  von  Indigo  mit 
o-Nitrobenzaldehyd  und  .sehr  verdünnter 
Natronlauge  ein.  Zuletzt  wurde  noch  das 
Bromphenylhydrazon  dargestellt,  dasselbe 
schmolz  übereinstimmend  mit  Ncufeld 
bei  93». 

Ueber  die  .Ausbeute  an  Aceton  lässt 
sich  nicht  viel  sagen,  schon  deswegen,  weil 
infolge  der  P'lüchtigkcit  dieses  Körpers  bei 
den  verschiedenen  Destillationsoperationcn 
gros.sere  Verluste  nicht  zu  vermeiden  waren. 


Doch  dürfte  die  elcktrosynthetischc  Reaktion 
in  ziemlich  guter  Weise  vor  sich  gehen. 

Um  einen  weiteren  Einblick  in  die  hier 
staltfindendc  Reaktion  zu  gewinnen,  wurden 
noch  eine  Reihe  von  Elektrolysen  durch- 
gefuhrt,  bei  denen  der  Zusatz  des  essigsauren 
Kaliums  variiert  wurde.  So  wurde  einmal 
nur  die  einfache  molekulare  Menge,  das 
andere  Mal  die  doppelte  Menge  von  es.sig- 
saureni  Kalium  angewandt.  Diese  Versuche 
ergaben  alle  weniger  .Aceton,  dafür  aber  mehr 
Diacetyl,  auch  trat  die  saure  Reaktion  des 
Klektrolyten  viel  r.ascher  ein;  ein  Vorteil 
war  also  nicht  vorhanden.  Griissere  .Mengen 
Kaliumacetats  als  die  dreifach  molekulare 
anzuwenden,  erschien  überflüssig,  da  sich 
schon  bei  dem  A'erhältnis  1 : 3 zeigte,  dass 
im  Anfang  der  Elektrolyse  wesentlich  nur 
essigsaurcs  Kalium  zersetzt  wird. 

Elektrolyse  eines  Gemisches  von  brenz- 
traubensaurem  und  buttersaurem  Kalium. 

Anodenraum:  30  g brenztraubensaurcs 
Kalium  gelöst  in  20  ccm  Wasser  und  90  g 
buttersaures  Kalium  gelöst  in  öo  ccm  Wasser. 
.Molekulares  V^erhältnis  i ; 3. 

Die  Stromstärke,  die  anfangs  1,5  z\mp. 
betrug,  wurde  nach  einiger  Zeit  auf  2,0  und 
dann  2,5  Amp.  erhöht,  weil  sich  zeigte,  dass 
die  Reaktion  hiebei  giinstiger  verläuft.  Die 
während  der  Elektrolyse  ausgefuhrten  Gas- 
analysen waren  die  folgenden: 


1.  COj  89,2  ” „ 

2 CO,  = 88,8  « , 

0 = 0,8», 

0 — 1,2"; 

CO  ===  i,S"„ 

CO  = 1,0* 

Gasrest  = 8,2  “0 

Gasrest  = 9,0 

3.  CO,  =1  88,0  “ . 

4,  CO,  = 81,4  “ 

0 - 0.6% 

0 = 0,6  • 

CO  = 1,0 " 0 

CO  = 1,4*,' 

Gasrest  = 10,4  " , 

Gasrest  = |C),6 

Der  Gasrest  besteht  wesentlich  aus 
Propylen. 

Nach  etwa  ’ , ständiger  Elektrolyse  war 
die  Bildung  einer  Oelschicht  auf  dem  posi- 
tiven P'lektrolyten  bemerkbar,  dieselbe  wucIls 
stetig  an  und  erfüllte  zuletzt  fast  ein  Drittel 
des  Anodenraumes.  Auch  starke  Säure- 
bildiing  trat  ein,  de.shalb  wurde  der  Elektro- 
lyt öfters  neutrali.sicrt. 

Die  auf  der  Anodenflüssigkeit  schwim- 
mende Oelschicht  wurde  im  Scheidetrichter 
von  der  wässerigen  Lösung  getrennt,  letztere 
mit  Aether  ausgeschuttelt  und  das  nach  dem 
A'crdunsten  desselben  hintcrbliebene  Oel  mit 
dem  andern  vereinigt.  Das  so  gewonnene 
gelb  gefärbte  Produkt  war  in  ziemlicher 
Menge  vorhanden,  so  dass  versucht  wurde, 
das  erwartete  Keton  durch  praktionierung 
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daraus  zu  isolieren.  Dies  gelang  aber  nicht, 
und  so  wurde  denn  das  Oel  zuerst  mit 
Natriumbisulfitlösung  geschüttelt,  um  die  vor- 
handenen Ketone  auszuziehen.  Dabei  blieb 
eine  bedeutende  Menge  eines  Ocles  zurück, 
das  stark  esterhaften  Geruch  bcsass. 

Die  Bisulhtlusung  wurde  nun  mit  Soda 
übersiittigt  und  der  Destillation  unterworfen. 
Im  Destillat  schied  sich  neben  Wasser  ein 
grün  gefärbtes  Ocl  (Diacetyl  enthaltend)  ab, 
dasselbe  wurde  durch  Chlorcalcium  vom 
Wasser  befreit  und  dann  fraktioniert.  Die 
Hauptmenge  siedete  bei  99 — tot”,  dem 
Siedepunkt  des  Methylpropylketons  über 
und  bildete  eine  Icichtbewegliche  Flüs.sigkeit 
von  acetonartigem,  angenehm  geistigen  Ge- 
ruch. Um  eine  nochmalige  Fraktionierung 
zum  Zwecke  der  Reinigung  und  der  Analyse 
des  Ketons  zu  umgehen,  wurde  nach  der 
V.  Baeyer'schen  V'orschrift  (Her.  d.  d.  ehern. 
Ges.  27.  1918)  das  Semikarbazon  hergestellt 
und  dasselbe  analysiert.  D.asselbe  bildete 
weisse,  blätterige  Kryställchcn  und  zeigte 
aus  Wasser  umkrystallisiert,  den  Schmelz- 
punkt icx)",  den  .auch  M.  Schollz  (Her.  d. 
d.  ehern.  Ges.  29.  611)  für  das  Methylpro- 
pylketonsemicarbazon  angibt.  Kine  Stick- 
stolfanalyse  bestätigt  weiterhin  diesen  Hefund. 

°U707  g Sub.stanz  erg.abcn  mit  CuO 
verbrannt  40,4  ccm  N bei  716  mm  Haro- 
meterstand  und  18“. 

Gefunden  Berechnet  für  Cj  11,4 

29.59  "is  29.37  « „N. 

In  dem  von  der  Behandlung  des  Kiek- 
trolysenproduktes  mit  Besullit  verbliebenem 
Oel  konnten  nur  Kster  resp  Kohlenwasser- 
stoffe vorliegcn,  die  bei  der  Klektrolyse  von 
Buttersäure  entstehen.  Fis  wurde  dieses  Oel 
zuerst  längere  Zeit  mit  stark  konzentriertem 
Kaliumhydroxyd  am  Rückllusskuhler  gekocht 
und  dann  das  Unveränderte  von  der  Kali- 
losung getrennt.  Diese  Lösung  wurde  zuerst 
teilweise  destilliert,  um  eventuell  die  bei  der 
Verseifung  gebildeten  zMkohole  zu  erhalten 
und  bestimmen  zu  können,  doch  gelang 
dies  nicht.  Ks  wurde  dann  mit  Schwefel- 
säure sauer  gemacht  und  abermals  destilliert, 
um  die  Fettsäuren  überzutreiben.  Das 
Destillat  besass  den  Geruch  der  Buttersäurc, 
dieselbe  wurde  ins  Bariumsalz  übergefuhrt, 
und  letzteres  nach  dem  Trocknen  mit  ab- 
solutem Alkohol  behandelt,  um  etwa  noch 
vorhandenes  essigsaurcs  Barium  zu  trennen. 
Ks  blieb  aber  nur  ein  ganz  geringer,  nicht 
weiter  zu  untersuchender  Rückstand.  Nun 
wurde  aus  dem  Ikariumsalz  wieder  die  .Säure 
freigemacht  und  dann  ins  Calciumsalz  iim- 
gewandclt;  eine  kalt  gesättigte  Lösung  des- 
selben trübte  sich  beim  Krwiirmen,  womit 


Buttersäure  n:ichgewiesen  ist.  Das  Oel  ent- 
hielt also,  wie  vorauszusehen  war,  einen 
Kster  der  Buttersaure,  höchst  wahrscheinlich 
den  Buttcrsäiirepropylester,  der  sich  bei  der 
F'lektrolyse  von  buttersaurem  Kalium  in 
geringer  Menge  bildet. 

Der  nicht  verseifte  Anteil  des  Oeles 
hatte  starken  I’etroleumgeruch,  er  wurde  der 
fraktionierten  Destillation  unterworfen,  wobei 
F'raktionen  bis  130,  130 — 140  und  140 — 170“ 
gebildet  wurden.  Von  der  ersten  und  der 
letzten  Fraktion  ausgeführtc  Klementarana- 
lysen  beweisen,  dass  hier  Kohlenwasserstoffe 
vorliegen.  So  zeigte  die  erste  Fraktion 
83, 92“, oC  und  i6,i7'’f,H  (Summa  100,09“/,), 
die  letzte  84,28  " , C und  15,83  " , H (Summa 
100,1 1"',).  Die  ersteren  Zahlen  entsprechen 
sehr  genau  einem  lic.xan  (0  = 83,72“,, 
H = 16,28“,,)  die  letzteren  einem  Dekan 
(C  = 84,5  ",  II  = 15.49",).  IJ'c  Bildung 
des  llex.ins,  das  übrigens  in  ziemlicher 
Menge  vorlag,  erklärt  sich  sehr  einfach  .aus 
der  Klektrolyse  des  buttersauren  Kaliums, 
d.as  Dekan  dagegen  mu.ss  einer  in  der  an- 
gewandten Buttersäure  vorhamlenen  Bei- 
mengung von  Kapronsäure  seine  Knt.stehung 
vercLanken.  Kine  diesbezügliche  Untersuchung 
stellte  in  der  That  die  Anwesenheit  von 
Kapron.siiure  in  der  reinen  zur  D.arstellung 
des  buttensauren  Kaliums  verwendeten  Butter- 
säure fe.st. 

Elektrolyse  von  lävullnsaurem  Kalium. 

z\nodenrauni : 26.5  g lävulinsaures  Ka- 
lium gelö.st  in  iS  g W.asscr, 

Die  Stromstärke  betrug  2 Anip.,  die 
Spannung  20  Volt. 

Die  am  positiven  I’ol  auftrelenden  Gase 
luatten  folgende  Zusammensetzung: 

i.  CO,  = 85.4  " , 2.  CO,  85,5  • „ 

O = 0.4  •/,  O = 0,5  " , 

CO  = 10,4“/,  CO  =10,8*., 

G.asrest  = 3,8'/«  G.asrest  - 3.2“  ,, 

3.  CO,  = 86,2  “/„  4.  CO,  = 86,8  “ , 

O = 0.4“',  O = 0,2“, 

CO  = 10,6",  CO  =11,0“, 

Gasrest  = 2.8  Gasrest  = 2,0  “ „ 
Gegenüber  der  Filektroly.se  des  brenz 
tr.aubcns.auren  Kaliums  ist  hier  d.as  Auftreten 
von  grösseren  .Mengen  Kohleno.\)d  unter 
den  Ga.sen  zu  konstatieren. 

Im  Verlauf  der  Klcktroly.se  traten  ziem 
lieh  grosse  Mengen  eines  auf  dem  Filektro- 
lytcn  schwimmenden  Oclcs  auf.  der  Klektrolyt 
nahm  bald  stark  saure  Reaktion  an.  weshalb 
er  von  Zeit  zu  Zeit  neutralisiert  wurde. 

Der  Klektrolyt  sowohl,  als  auch  das 
zum  Waschen  der  Gase  verwendete  Wasser, 
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besassen  einen  aldehydahnlichen,  stark  zu 
Thranen  reizenden,  stechenden  Geruch,  wie 
er  dem  Akrolein  zukommt.  Die  Prüfung 
auf  diesen  Aldehyd  aber  hatte  einen  nega- 
tiven Krfolg,  es  trat  weder  die  Reaktion  mit 
fuchsinschwefliger  Säure  noch  mit  ammo- 
niakalischer  Silberlösung  ein.  Ebensowenig 
konnte  durch  Oxydation  mit  Silberoxyd 
akrylsaures  Silber  erhalten  werden,  so  dass, 
wenn  Akrolein  entstanden  ist,  da.sselbe  nur 
in  sehr  geringer  Menge  vorliegen  dürfte, 
Ueberdies  ist  die  Bildung  des  Akroleins  bei 
der  Elektrolyse  von  lavulinsaurem  Kalium 
auf  einfache  Weise  nicht  zu  erklären. 

Die  vom  Elektrolyten  abgehobene  Oet- 
Schicht  besass  noch  geringe  .saure  Reaktion, 
sic  wurde  daher  mit  einer  wässerigen  Lösung 
von  Kaliumbikarbonat  geschüttelt  und  dann 
mit  N'atriumbisulfitlösung  versetzt.  Dabei 
erstarrte  fast  momentan  der  Inhalt  des 
Kölbchens  unter  starker  Erwärmung  zu  einer 
kleisterartigen  weissen  Masse.  Dieselbe  wurde 
zuerst  mit  Acther  vemihrt,  um  Beimengungen, 
die  nicht  mit  dem  Bisulfit  reagierten,  zu 
entfernen,  dann  in  Wasser  gelöst,  nochmals 
ausgeäthert,  und  hierauf  mit  einem  kleinen 
Ueberschuss  von  Sodalösung  versetzt  Zur 
völligen  Zersetzung  der  Bisulfitverbindung 
wurde  die  Lösung  einige  Zeit  im  siedenden 
Wasserbad  erhitzt.  Nach  dem  Erkalten  wurde 
wiederholt  mit  Aether  ausgezogen ; die  ver- 
einigten z\uszüge  hinterliessen  beim  Ver- 
dunsten einen  gelblich  gefärbten  Krystall- 
kuchen,  der  schon  bei  Handwärme  schmolz, 
beim  Einstellcn  in  Eis  aber  wieder  fest 
wurde.  Mit  Petroläther  liess  sich  die-  Sub- 
stanz leicht  umkrystallisieren  und  wurde  so 
in  P'orm  prachtvoll  glänzender,  farbloser 
Blättchen  erhalten,  die  den  Schmelzpunkt 
43  — 44*  zeigten.  Dieser  Schmelzpunkt  kommt 
dem  erwarteten  2.  7 — Oktandion  von  Mar- 
shall und  Perkin  (Journ.  of  the  Chem. 
Soc.  56.  224)  zu,  auch  die  Analyse  ergab 
gut  stimmende  Zahlen. 

0,2531  g Substanz  lieferten  bei  der  Ver- 
brennung 0,6208  g COj  und  0,2259  g 11,0. 

Gefunden  Berechnet  für 

CH,  CO  (CH,).  CO  CI  I. 
67.52  “»t  67,60*  „C 

9,92  •/.  H 9,86  H. 

Von  diesem  Diketon  wurde  das  Semi- 
carbazon,  das  bisher  nicht  beschrieben  ist, 
hergestellt.  Dasselbe  stellt  eine  feinkörnige 
Masse  vor,  welche  in  den  gewöhnlichen 
Mitteln  wie  Alkohol,  ,*\ether,  Benzol,  W,i.sser 
so  gut  wie  unlöslich  ist  und  nur  von  hei,s,sem 
Wa.s.scr  in  geringem  Masse  aufgenommen 
wird.  Der  Schmelzpunkt  der  Verbindung 


lag  bei  223".  Die  Analyse  beweist,  dass 
2 Semicarbazidmoleküle  mit  einem  Molekül 
des  Diketons  reagierten. 

0,2072  g lieferten  bei  der  Verbrennung 
mit  CuO  62,6  ccm  N bei  723  mm  Baro- 
meterstand und  19*. 

Gefunden  Berechnet  Pur  C,,  H„  N,  O, 

33.19  %N  32,8  * .N. 

Das  2,  7— Oktandion  ist  dies  einzige  in 
Wasser  unlösliche  Produkt  bei  der  Elektro- 
lyse des  lävulinsauren  Kaliums,  denn  weder 
in  den  Petroläthermutterlaugen,  noch  in  dem 
Aetherauszug  der  Bisulfitvcrbindung  konnte 
irgend  ein  anderer  Körper  nachgewiesen 
werden.  Das  Diketon  entsteht  in  so  reich- 
licher Menge,  etwa  50  */„  der  theoretischen 
Ausbeute,  d.ass  die  Elektrolyse  die  bequemste 
Darstellungsweise  für  dasselbe  darstellt.  ln 
einem  solchen  Eall  ist  cs  aber  nicht  nötig 
erst  die  Bisulfitvcrbindung  derselben  herzu- 
stcllen,  was  immer  mit  V'erlusten  verknüpft 
ist,  man  kann  vielmehr  einfach  das  vom 
Elektrolyten  abgehobene  Oel  am  Rückfluss- 
kühler  mit  Petroläther  auskochen  und  erhält 
beim  Verdunsten  desselben  das  Diketon  .so- 
fort in  schiin  krystallisiertcm  Zu.standc. 

Der  Elektrolyt  selbst  wurde  noch  auf 
etwa  entstandene  P'ettsäuren  geprüft.  Zu 
diesem  Zweck  wurde  mit  Schwefelsäure  an- 
gesäuert und  die  Elussigkeit  unter  öfterem 
Ifrsatz  des  verdampfenden  Wassers  ab- 
destilliert. Das  Destillat  besass  stark  saure 
Reaktion  und  den  Geruch  der  E-ssigsaure. 
Durch  Kochen  dc>selbcn  mit  Calciumkarbonat 
wurde  das  Calciumsalz  hcrgestellt  und  damit 
einige  Reaktionen  auf  Essigsäure,  die  hier 
in  erster  Linie  in  Betracht  kommt,  ausge- 
führt. Durch  die  Kakodylreaktion  und  die 
Bildung  von  E.ssigsäureäthylcster  wurde  die 
(jegenwart  von  Ivssigsäurc  zweifelsohne  nach- 
gcwie.sen.  Auch  kleine  Mengen  von  Ameisen- 
säure konnten  durch  Quecksilberchlorid  auf- 
gefunden werden. 


Elektrolyse  eines  Gemisches  von  lävulln- 
saurem  und  essigsaurem  Kalium. 
,\nodenr.aum  ; 26  g lävulin.saures  Kalium 
und  49,6  g essigsaures  Kalium  in  dei 
Konzentration  1,5  : 1.  Molekulares  Mischungs- 
verhältnis I : 3. 

Die  Elektrolyse  wurde  mit  einem  Strom 
von  1,5 — 2,0  Amp.  bei  16  V'olt  Spannung 
durchgeführt. 

Die  Gasanalysen  sind  die  folgenden: 


I.  CO5  = 73,2  » 0 
O = 0,4",. 
CO  = 3,0*/, 
Gasrest  = 23,4  “l. 


2.  CO,  = 70,0  •/, 
O = 0,2  •/. 
CO  4,6*/. 
Gasrest  = 25,2  "l. 
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3.  CO,  = 71.3“/. 
o = 0,5»/. 

CO  = 1.8»/. 

Gasrest  =25,4», 

Die  Reaktion  des  Elektrolyten  war 
während  der  ganzen  Dauer  der  Elektrolyse 
neutral  oder  schwach  alkalisch,  es  besteht 
also  auch  hier  derselbe  Gegensatz  wie  bei 
der  Elektrolyse  unter  V'erwendung  von  brcnz- 
traubensaurem  Kalium.  Nach  etwa  ein- 
stündigcr  Elektrolyse  war  die  Bildung  einer 
bräunlich  gefärbten  Oelschicht  bemerkbar, 
die  im  weitern  V'erlaufe  stetig  anwuchs. 

In  dem  Ocl  konnte  nur  d.as  erwartete 
Methylpropylketon  neben  Oktandion  vor- 
liegen. Um  beide  von  einander  zu  trennen, 
wurde  das  Oel  der  Destillation  unterworfen 
und  das  bis  130»  übergehende  aufgefangen, 
während  die  höher  siedenden  Teile  im 
Destillationskolben  belcissen  wurden.  Die 
Fraktion  bis  130»  stellte  ein  farbloses  Oel 
dar;  dasselbe  wurde  zuerst  mit  Bisulfitlösung 
geschüttelt,  wobei  ein  Brei  schöner  Kry- 
.ställchen  entstand,  die  abgesaugt  und  zur 
Entfernung  etwa  noch  vorhandener  Verun- 
reinigungen auf  Thontellcr  aufgestrichen 
wurden.  Aus  die.ser  Bisulfitverbindung  wurde 
in  bekannter  Weise  das  freie  Keton  abge- 
schieden, das.selbe  siedete  nach  dem  Trocknen 
mit  Calciumchlorid  last  vollständig  zwischen 
99 — 102»  über  und  erwies  sich  in  allen 
Eigenschaften  identisch  mit  dem  schon  aus 
brenztraub^nsaurem  und  essigsaurem  Kalium 
erhaltenen  Methylpropylketon.  Zur  Analyse 
wurde  wieder  das  Semicarbazon  hergestcllt; 
es  bcsass  gleichfalls  den  Schmelzpunkt  100». 
0,1887  g Substanz  lieferten  49,8  ccm  N bei 
718  mm  und  19”. 

Gefunden  29,57  »Z.  N Berechnet  29,37  “ „ N. 

Der  nicht  mit  BLsulfit  in  Reaktion  ge- 
tretene Anteil  der  Fraktion  bis  1 30»  war  nur 
in  sehr  geringer  Menge  vorhanden,  so  dass 
die  Untersuchung  desselben  unterlassen  wurde. 

Der  bei  der  Destillation  des  Oeles  im 
Kolben  zurückgebliebene  schmierige  Teil 
wurde  mit  Aether  aiisgezogen  und  die 
ätherische  Lösung  verdunsten  gelassen.  Das 
dabei  resultierende  Oel  ergab  mit  Bisulfit- 
lösung  versetzt  dieselbe  kleisterartige  Sub- 
stanz, die  bei  der  Behandlung  des  Oktandions 
entsteht.  Aus  derselben  konnte  in  bekannter 
Weise  das  krystallisiertc  2.  7 Oktandion 
vom  Schmelzpunkt  43—44»  erhalten  werden. 

Ueber  die  Menge  des  Methylpropyl- 
ketons wäre  noch  anzugeben,  dass  dieselbe 
zwar  wesentlich  grösser  ist  als  bei  der 
Elektroly.se  von  brenztraubensaurem  und  essig- 
saurem  Kalium,  aber  doch  in  bescheidenen 
Mengen  bleibt. 


Elektrolyse  eines  Gemisches  von  brenz- 
traubensaurem  und  Ittvulinsaurem  Kalium. 

Anodenraum:  i.  Eine  Lösung  von  26  g 
brenztraubensaurem  Kalium  und  3I  g lävu- 
linsaurem Kalium,  Konzentration  1,5  : i. 
Molekulares  Mischungsverhältnis  1:1. 

2-  Eine  Lösung  von  35  g brenztrauben- 
saurem Kalium  und  33  g kävulinsaurem  Kalium, 
Konzentration  1,5  : 1,  Molekulares  Mischungs- 
verhältnis I ; »/,. 

Die  Stromstärke  betrug  bei  diesen 
Elektrolysen  2=2,5  Amp. 

Im  ersten  Fall  wurden  folgende  Gas- 
analysen erhalten: 

I . CO,  = 97,0  •/.  2.  CO,  = 96,4  »/. 

O = 0,2  • , O = 0,2  »I. 

CO  = 1,2»/.  CO  = 1,4», 

Gasrest  = 1,6»/.  Gasrest  = 2,0  »|. 

3.  CO,  = 86,8  »i, 

O = 0.4»/, 

CO  = 5,2»/. 

Gasrest  = 7,6 »/. 
im  zweiten  Fall  dagegen  folgende; 

I.  CO,  = 95,6  2.  CO,  = 91,6  •/„ 

O = 0,4  » . O = 0,4  »/, 

CO  = 2,0 »/.  CO  = 4,2  »;„ 

Gasrest  = 2,0  »/,  Gasrest  = 3,8  »/. 

3.  CO,  = 87,6  »/. 

O = 0,6»/. 

CO  = 7,4  »i. 

Gasrest  = 4.4  »/„ 

Der  Elektrolyt  reagierte  bei  diesen  \^er- 
suchen  bald  sauer  und  wurde  daher  öfters 
neutralisiert.  Erst  nach  längerer  Zeit  trat 
die  Bildung  einer  Oelschicht  auf  dem  posi- 
tiven I'llcktrolyten  ein,  ihre  Menge  war  aucli 
nach  längerer  Elektrolysendauer  nur  gering. 

Nach  beendigter  Elektroly,se  wurde  der 
positive  Elektrolyt  neutralisiert  und  dann 
mit  Aether  ausgeschüttelt.  z\us  der  ätherischen 
Lösung  wurden  mit  Bisulfitlösung  die  Ketone 
ausgezogen,  geringe  Verunreinigungen  blieben 
im  Aether  zurück.  Die  aus  der  Bisulfitlösung 
mit  Soda  freigemachten  Ketone  wurden 
wieder  mit  Aether  extrahiert,  der  Aether 
verdunsten  lassen  und  der  ölige  Rückstand 
einer  fraktionierten  Destillation  unterworfen. 
I-^s  konnte  hiebei  ein  von  Diacetyl  grünlich 
gefärbter  Vorlauf,  dann  eine  Fraktion  von 
183 — 190»  und  ein  im  Kolben  verbleibender 
schmieriger  Rest  gewonnen  werden.  Letzterer 
bestand,  wie  nach  dem  Behandeln  mit  Petrol- 
äther durch  den  Schmelzpunkt  44»  festge- 
stellt  werden  konnte,  zum  grössten  Teil  aus 
2.7 — Oktandion. 

In  der  Fraktion  183—190»  musste  das 
bei  der  Elektrolyse  erwartete  z\cctonylaceton 
vorliegen.  Da  seine  Menge  zu  gering  war. 
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um  es  reinigen  und  dann  analysieren  zu 
können,  wurde  ein  charakteristisches  l’rodukt 
darzustellen  versucht.  Eine  Menge  von  g 
wurde  mit  2,5  g Salpetersäure  vom  spez. 
Gew.  1,45  schwach  erwärmt.  Hiebei  trat 
unerwünschter  Weise  eine  so  lebhafte  von 
Aufschaumen  begleitete  Reaktion  ein,  dass 
ein  Teil  der  Elussigkeit  verloren  ging.  Trotz- 
dem Hessen  sich  aus  dem  im  Kolben  ver- 


bliebenen Rest  durch  Ausschütteln  mit  Benzol 
und  Verdunsten  desselben  einige  Kryställchen 
erhalten,  mit  denen  eine  Schmelzpunkts- 
bestimmiing  ausgeführt  werden  konnte.  Es 
ergab  sich  ein  Schmelzpunkt  von  128*,  wie 
ihn  Angeli  für  das  Produkt  aus  Acctonyl- 
acclon  und  Salpetersäure  von  der  Formel 
C,  H,  N,  Oj  angibt,  so  dass  die  Anwesenheit 
dieses  Diketons  sicherlich  erwiesen  sein  dürfte. 


ÜBER  ELEKTROLYSE  OHNE  ELEKTRODEN. 

(Erwiderung  auf  die  Kritik  von  Herrn  Aibrecbl  Heil.) 

Von  fi.  V.  Heuser. 


In  Heft  5 (19CX))  dieser  Zeitschrift  hat 
Herr  Albr.  Heil  eine  Kritik  über  den  frühem 
Artikel  .Elektrolyse  ohne  Elektroden«  aus- 
gesprochen, welche  den  V'erfasser  hiervon 
zu  einigen  bezüglichen  Aufklärungen  ver- 
anlasst. 

Herr  Heil  nimmt  zunächst  zur  Verdeut- 
lichung des  Satzes  Uber  die  mutmassliche 
Lage  der  gedachten  I-ilektroden  eine  Ver- 
gleichung zu  Hilfe,  die  ich  nicht  billigen 
kann.  Ich  frage,  ist  cs  zweckmässig,  elektro- 
motorische Kräfte  mit  magnetischen  Er- 
scheinungen zu  vergleichen  ? Ich  glaube  nein, 
weil  zum  Verständnis  wesentlich  ist,  hüchstens 
einen  Vorgang  in  Vergleich  zu  ziehen,  bei 
welchem  kleine  Kräfte,  entsprechend  den 
elektrischen  Spannungen,  sich  zur  Effectiv- 
kralt  summieren  lassen.  Dies  trifft  für  mag- 
netische Erscheinungen  aber  nicht  zu. 


C 


Kij,'.  öo. 


Bei  seinen  Ausführungen  bemerkt  Herr 
Heil  weiter;  „Konnte  man  die  Pole  a,  b 
vollkommen  vereinigen,  etwa  wie  neben- 
stehend, so  wäre  die  Stelle  a/b  auch  neu- 
tral, hingegen  die  grösste  Differenz  (der 
magnet.  Kraft?)  an  den  Stellen  d,  e zu  finden.“ 


Dies  heisst  mit  .andern  Worten:  In 
einem,  in  sich  geschlo-isenen  Magnetkreise 
wiirden  sich  2 Stellen  d und  e finden,  welche 
der  Sitz  der  magnetischen  Kraft  wären;  die 
andern  Teile  des  Kreises  wären  neutral. 


• 

Es  durfte  wohl  sehr  schwierig  sein, 
diese  beiden  .ausgezeichneten  Orte  ausfindig 
zu  machen,  und  halte  ich  daher  meinerseits 
lieber  noch  zur  .alten«  Aulfassung,  welche 
besagt,  dass  bei  geschlossenem,  gleichartigem 
.Magnetkreise  die  magnetische  Induktion 
(oder,  was  das  gleiche  ist,  die  .Anzahl  Kraft- 
linien pro  cm’)  an  allen  Stellen  gleich 
gross  ist,  und  dass  daher  überh,au|>t  keine 
magnetische  Inlluenzwirkung  nach  aussen  .auf- 
tritt.  V’erjüngt  sich  jedoch  an  einer  Stelle 
der  Querschnitt,  oder  ist  die  Qualität  des 
Materials  geringer,  oder  ist  gar  der  Quer- 
.schnitt  unterbrochen,  so  werden  dort  stets 
Kraftlinien  durch  die  Luft  .austreten,  deren 
E.vistenz  d.ann  durch  ihre  Wirkung  .auf  Eisen- 
tcile  sichtbar  gemacht  werden  kann. 

Diese  Richtigstellung  der  Ansicht  von 
Herrn  Heil  wurde  hierin  Hinsicht  auf  jenen 
cingekl.ammcrtcn  Satz  (Seite  loi)  einge- 
schoben, welcher  mich  uberze  igte,  dass  Herr 
Heil  selbst  grösstes  Gewicht  auf  Klarheit 
und  Richtigkeit  der  Aussage  legt. 

Nun  zur  Lö.sung  der  Kardinalfrage! 
Wie  verhält  cs  sich  mit  der  Leitung 
des  Elektrolyten? 

Betrachten  wir  zu  Anfang  den  denkbar 
einfachsten  Fall  einer  Elektrolyse.  — Glas- 
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gefäss  mit  Kochsalzlösung,  — l’latinelek- 
troden  — Zwischen  den  Elektroden  herrsche 
eineelektroniotorischeKraftvoiiE 2.02  Volt. 
Es  erfolgt  kontinuierliche  Gasabscheidung 
als  sichtbare  Wirkung  des,  den  Elektrolyten 
zersetzenden  elektnschen  Stromes.  Wa_s  waren 
ai.so  die  Bedingungen  für  das  Zustande- 
kommen eines  Stromes  im  Elektrolyten? 

Offenbar:  i.  Ein  permanenter  Span 

nungsunterschied  an  den  Elektroden  in  der 
Höhe,  resp.  höher  als  die  Zersetzungs- 
spannung des  Na  CI. 

2.  Eine  beliebig  dissoziierteEö.sung  dcsNaCl. 

Der  Strom  ist  also  die  Funktion  dieser 
Faktoren  und  seine  Grösse  von  diesen  ab- 
hängig, wenn  wir  hier  den  Widerstand  der 
Stromquelle  als  konstant  voraussetzen. 

Treten  wir  nun  zu  unserm  Spezialfall, 
bei  welchem  das  Besondere  ja  einfach  darin 
besteht,  dass  der  strömende  Elektrolyt  in  Be- 
ziehungzudemelcktromagnetischenFelde,seine 
elektromotorische  Kraft  sc  I b s t erzeugen  muss. 

Die  Fintstehung  einer  elektrischen  Span- 
nung nach  dem  inagnetoelek-trischcn  Prinzip 
setzt  nun  voraus,  dass  ein  Leiter,  — ein 
thatsachlicher  Leiter  für  den  elektr.  Strom  — 
das  Magnetfeld  durchschneidet.  Dies  trifft 
für  unsern  Fall  aber  noch  nicht  zu,  weil  Ja 
der  Elektrolyt  erst  in  dem  Momente  leitend 
wird,  in  welchem  Ionen  gegenseitig  nach 
den  Elektroden  transportiert  werden,  d.  h. 
der  Elektrolyt  schon  vom  elektrischen  Strome 
durchflossen  wird.  Da,  wie  wir  oben  gesehen 
haben,  der  Strom  stets  erst  die  Folge  der 
Spannung  ist,  so  wäre,  wie  ich  Herrn  Heil 
in  vollem  Masse  beipflichte,  eine  Elektrolyse 
auf  diese  Art  und  Weise  ausgeschlossen. 

Wie  kann  nun  unsere  »Hohldraht- 
dynamo« überhaupt  in  Betrieb  gesetzt  werden? 
Die  Antwort  lautet:  Indem  wir  durch  eine 
Hilfsstromqucllc  den  Impuls  zur  Elektrolyse 
geben.  Zu  diesem  Behufe  lassen  wir  an  den 
beiden  Seiten  der  Elektrodenkammer,  genau, 
wo  der  Elektrolyt  in  den  Bereich  des  Mag 
netfeldes  kommt,  zwei  I’latinstreifen  durch 
die  isolierte  Wandung  ins  Innere  ragen 
(parallel  den  schmalen  Wandungen).  Die 
herau.sragenden  Enden  werden  mit  den  ent- 
.sprechenden  Polen  einer  Stromquelle  E Volt 
(E>Zersetzungs.spannung)  verbunden,  nach- 
dem die  Elektromagnetc  erregt  sind,  und 
der  Elektrolyt  in  Bewegung;  dann  werden 
wir  folgendes  Spiel  beobachten: 

Zwischen  den  Platinstreifen  wandern  die 
elektrisch  geladenen  Ionen  nach  den,  mit 


entgegengesetzter  Ladung  versehenen  Elek- 
troden, wo  je  beide  Ladungen  sich  neu- 
tralisieren, und  wo  alsdann  unelektrische 
Atome,  resp.  .Moleküle,  zur  zXbscheidung 
kommen.  Diese  wandernden  Ionen,  die  wie 
ein  Band  aus  unzähligen  Fäden  den  Quer- 
schnitt erfüllen,  sind  somit  die  Leiter  der 
elektrischen  Energie  und  können  daher  ohne 
weiteres  mit  vielen,  feinen  Metalldrahten 
verglichen  werden,  deren  spezifischer  Wider- 
stand allerdings  sehr  viel  grösser  ist,  als  der 
der  wirklichen  Leiter  I.  Klasse.  Diese 
leitenden  Fiussigkeitsfaden  befolgen  nunmehr 
das  magneto  elektrische  Induktionsgesetz 
(vergl.  Seite  52  oben),  und  es  treten  an  den 
Enden  derselben  Spannungen  von  der  vor- 
her bc.stimmbaren  Grösse  auf  Diese  Span- 
nungen gleichen  sich  in  Form  eines  kon.stantcn 
elektrischen  Stromes  aus,  welcher  nun  seiner- 
seits die  Leitung  derFlüssigkeitaufrccht  erhält. 

.Man  möchte  also  glauben,  dass  ein  Im- 
puls einer  .schwachen  Stromquelle  genügte, 
um  die  Elektrolyse  kontinuierlich  weiter  zu 
führen.  Dies  ist  indessen  nur  scheinbar  der 
Fall;  denn  unterbrechen  wir  den  Strom  der 
Hilfs.stromquelle,  so  passieren  nene  Flüssig- 
keitsfaden den  Querschnitt  zwischen  den 
Platinelektroden,  welchen  Fäden  aber  nun- 
mehr die  Eigenschaft  als  Leiter  der  Elek- 
trizität nicht  mehr  zukommt,  und  daher  nicht 
mehr  als  Träger  von  Spannungen  funktio- 
nieren können.  Anders  läge  der  Fall,  wenn 
das  Prinzip  einer  solchen  Elektrolyse  einen 
ruhenden  Elektrolyten  zuliesse;  dann  würde 
bei  einmaliger  »Leitendmachung«  der  Lösung 
allerdings  die  Zersetzung  kontinuierlich  fort- 
schreiten. 

Wir  benötigen  aber,  wie  wir  gesehen 
haben,  also  stets  eine  sogenannte  Erreger- 
stromquelle (etwa  zwei  hintereinanderge- 
schaltete  Akkumulatoren),  ähnlich  wie  auch 
Wechselstrom-Generatoren  einen  separaten 
Gleichstromkreis  zur  Erregung  ihrer  perma- 
nenten Magnete  besitzen. 

Mit  diesen  .Ausführungen  hoffe  ich  den 
Beweis  erbracht  zu  haben,  dass  prinzipiell 
einer  unmittelbaren  Umformung  von  mecha- 
nischer Arbeit  in  chemische  Finergie  nichts 
im  Wege  steht.  Doch  wohl  ein  frommer 
Wunsch  nur  wird  es  bleiben,  auch  die 
Schwierigkeiten  der  praktischen  Ausführung 
zu  bewältigen  und  eine  »Hohldrahtdynamo« 
zu  schaffen,  die  mit  ihren  Vorzügen  wirt- 
schaftlich ebenso  günstig  arbeitet,  wie  unsere 
heutigen  Apparate  zur  technischen  Elektrolyse. 
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ÜBER  DAS  PRINZIP  DER  NATÜRLICHEN  ELEKTRISIERUNG. 

Von  Max  Frank.  (Fon  «etxung.) 


Ks  könnte  also  wohl  unter  freiwilliger 
Wärmezuluhr  bei  konstanter  Temperatur 
da.<4  Potential,  steigen  und  gleichzeitig  muss 
Aether  aus  der  Umgebung  Zuströmen.  Wenn 
dieses  der  Fall  ist,  dass  Aether  aus  der  Um- 
gebung zuströmt  etc.,  so  kann  man  ein 
Metallstuck  abwechselnd  mit  der  Erde 
leitend  in  Verbindung  setzen  und  isolieren, 
und  es  müssen  in  der  Ableitung  Stromstössc 
eintreten.  Man  hätte  hier  sonach  ein  per- 
petuum  mobile  zweiter  Art.  Dasselbe  be- 
ruhte wesentlich  auf  der  Inkompressibilität 
des  Aethers,  denn  wäre  der  Aether  nicht 
inkomprcssibel,  so  würden  sich  jene  Span- 
nungen unter  Auflockerung  des  Aethers 
eben  ausgleichen.  Die  zufliessende  Aether* 
menge  wird  von  dem  Volum  bezw.  der  ver- 
borgenen Kapazität  des  Körpers  bedingt; 
die  Schnelligkeit  der  Erneuerung  von  der 
freien  Oberfläche. 

Jenes  Zuströmen  von  Aether  geschieht 
durch  die  V’^erbindung  mit  einem  andern 
Metailstück  (z.  H.  Zn  mit  Cu  verbunden) 
viel  schneller;  dadurch  wird  die  »innere 
Spannung«  ausgeglichen,  und  der  Druck  sucht 
noch  zu  steigen  mit  der  2Scit  in  der  ganzen 
Kombination.  Dabei  tritt  die  Veränderung 
wie  beim  Gummiball  ein:  Indem  das  Zn  ein 
höheres  Potential  zu  erreichen  strebt,  nimmt 
die  ganze  Kombination  ein  mittleres  an. 

Ohne  die  Annahme  innerer  Spannungen 
mussten  wir  schliesscn,  von  unsrem  Stand- 
punkt aus,  dass  sich  Zn  und  Cu  auf  ver- 
schiedenem Potential  befunden  haben,  und 
es  entstünde  die  Frage,  wanim  und  in  welchem 
Het-age  ändern  sich  ihre  Potentiale  nach 
Aufliebung  der  Verbindung  mit  der  Erde; 
sic  hatten  ja  gleiches  Potential,  solange  sie 
mit  der  Erde  in  leitender  Verbindung  standen. 
Aendcrtcn  sich  die  Potentiale  noch  nach 
Aufliebung  der  Verbindung  mit  der  Erde 
und  sollten  die  neuen  Potentiale  vollständig 
ausreichcn  zur  Erklärung  des  entstehenden 
mittleren  Potentials  beim  Kontakt,  so  müsste 
jedes  einen  solchen  Wert  annchmen.  dass 
das  beim  Kontakt  entstehende  mittlere  Po- 
tential aus  den  angenommenen  Potentialen 
der  einzelnen  Körper  und  ihren  geometrisch 
bestimmbaren  Kapazitäten  .sich  berechnen 
lassen  musste.  Dies  ist  der  Standpunkt  von 
Exner  und  scheint  der  Standpunkt  von 
Heaviside  zu  sein;  eine  solche  Annahme  ist 
durchaus  nicht  haltbar;  mir  scheint  sie  aber 


den  Standpunkt  von  Heaviside  zu  charak- 
tcrUicren.  (Man  denke  sich  nur  die  Operation 
durchgeführt:  Zn  mit  Erde,  Potential  =0. 
Aufhebung  der  Verbindung  Potential  steigt 
rapid,  die  paralys.  Schicht  aber  nähert  sich 
auch  so  rasch,  dass  diese  Aenderung  nach 
aussen  nicht  bemerkbar.  Mit  Cu  verbunden: 
-|-  elektrisch  die  paralysierende  Schicht 
muss  also  hängen  bleiben,  mit  der  Erde  ver- 
bunden nun  Nullelektrisch.  Warum  ändert 
es  seinen  -|-  elektrischen  Zustand  nicht  von 
selbst  auf  Null,  wenn  es  doch  von  Null  in  den 
negativen  Zustand  übergehen  kann?)  Ein 
anderer  von  Maxwells  Ideen  über  Elektrizität 
stark  beeinflusster  Geist,  OllvcrEodge,  macht 
ebenfalls  neben  Heaviside  die  Hemerkung, 
dass  an  der  Kontaktstelle  zweier  Leiter  erster 
Klasse  keine  PotcntialdilVcrcnz  vorhanden 
sein  könne.  In  der  That  verhält  sich  der 
Aether  wie  eine  vollkommene  Flüssigkeit, 
und  ist  elektrisches  Potential  weiter  nichts 
als  Druck  der  P'lussigkcit,  so  kann  hiernach 
keine  Potentialditfercnz  zwischen  zwei  sich 
berührenden  Leitern  bestehen.  Merkwürdiger- 
weise glaubt  jedoch  Maxwell  selbst  an  eine 
solche.  Maxwell  steht  nämlich  noch  in 
seinem  zuletzt  erschienenen  Huch  über  Elek- 
trizität auf  dem  Standpunkt,  dass  aus  dem 
im  Thermoelement  Cu,  Zn  wirkenden 
elektromotorischen  Kräften  auch  wirklich  auf 
eine  elektromotorische  Kraft  von  Cu  zum  Zn  ge- 
schlossen werden  müsse,  selbst  für  die  Ruhe, 
wenn  kein  Strom  durch  die  Kontaktstelle  geht 
Die  weiteren  Anschauungen  Lodges  machen 
jedoch  ausgiebigen  Gebrauch  von  ad  hoc 
erfundenen  unbegreil*barcn  Hypothesen,  elek- 
trochemischen Anziehungskräften  der  Atome 
zur  Elektrizität  und  anderen.  Auch  hat  er 
über  positive  und  negative  Elektrisierung 
die  merkwürdige  Ansicht,  .sie  seien  eine 
scherende  Wirkung  der  F-.  M.  K.  auf  den 
Aether.  In  der  Einleitung  zu  seinem  Buche  ‘) 
sagt  er  sogar,  es  wären  „Bestandteile“  des 
Aethers,  „die“  Elektrizität  eine  „Form“  des 
Aethers  und  .schiebt  jene  etwa  unbestimmt 
klingenden  Behauptungen  nur  auf  unsre  Un- 
wissenheit über  den  Hau  des  Aethers;  damit 
hat  jedoch  die  Sache  nichts  zu  thun.  Der 
andere  Teil  seiner  Aussagen  über  den  V olta- 
schen  Fundamentalversuch,  der  dahin  geht, 


Neuetic  Antchauungeu  über  Kleklr.  Lcipsig, 
Job.  Ambr.  Harth,  IS96. 
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dass  man  es  bei  demselben  nicht  mit  einer 
Verschiedenheit  des  Potentials,  sondern  der 
Ladungen  zu  thun  habe,  ist  ganz  anders  zu 
verstehen,  als  bei  uns.  Denn  er  nimmt 
trotzdem  Potentialsprünge  an.  Nur  verlegt 
er  sie  nicht  an  die  Grenze  der  Metalle, 
sondern  an  die  Grenze  Metall,  l.uft. 

8.  Allgemeine  Theorie  des  Volta’sohen 
Fundamentalversuches. 

Im  Folgenden  betrachten  wir  nur  die 
allgemeinen  V'erhältnisse,  welche  dieses 
Phänomen  darbietet,  gehen  also  auf  feinere 
Beziehungen  nicht  ein.  Dazu  knüpfen  wir 
unsere  weiteren  Betrachtungen  an  das  im 
Nachfolgenden  beschriebene  IC.xpcriment  an. 


Dieses  Experiment  hat  eine  prinzipielle 
Wichtigkeit  schon  deswegen,  weil  man  mit 
und  an  demselben  die  in  Betracht  kommen- 
den Verhätnisse  am  schönsten  schematisch 
demonstrieren  kann.  Auch  schützen  wir  uns 
durch  die  gegebene  Versuchsanordnimg,  in 
welcher  die  beiden  verschiedenen  Metalle  in 
dauernder  leitender  Verbindung  stehen,  vor 
Missdeutungen,  die  entstehen  könnten  durch 
die  Ungewissheit,  ob  die  Metalle  vor  der 
Berührung,  im  getrennten  Zustand,  eine 
Potentialdifferenz  haben  oder  nicht,  also 
nach  Aufhebung  der  leitenden  Krdverbindung 
ihr  Potential  noch  ändern  oder  nicht.  Sie 
können  eine  Potcntialverschiedenheit  haben. 
Von  Wichtigkeit  für  die  Deutung  ist  dies 


weiter  nicht  mehr,  sondern  würde  nur  zur 
Vervollständigung  unseres  Wi.ssens  nötig 
sein.  Durch  jene  Versuchsanordnung  be- 
freien wir  uns  auch  von  den  Besonderheiten, 
die  durch  die  verschiedenen  Berührungs- 
weisen entstehen  können,  bei  denen  Grösse 
und  Reinheit  der  zur  Berührung  kommen- 
den Flächen,  die  Art  der  Berohrung,  ob 
gleitend,  wodurch  die  paraly.sierende  Schicht 
weggewischt  werden  kann,  oder  senkrecht 
gegen  die  Fläche,  eine  Rolle  spielen.  Es 
ist  eben  hier  zu  bemerken,  dass  uns  vieles 
unerforscht  erscheint,  wo  die  alte  Theorie 
falsch  sah  oder  überhaupt  nichts,  weil  sic 
für  jene  Punkte  blind  machte, 

ln  der  Figur  62,  welche  die  Versuchs- 
anordnung darstellt,  sind  die  Zink-  und 
Kupferstücke  mit  gaserfüllten  Glasröhren 
umgeben,  in  denen  verdünnte  Luft  sich  be- 
findet und  die  unten  in  Quecksilber  tauchen. 


A und  B sind  Kontaktstellen,  bezw,  aus 
Zn  und  Cu,  G ein  Galvanometer.  E — ■ Erd- 
leitung. 

Nachdem  Cu  und  Zn  einzeln  mit  der 
Erde  in  Verbindung  gesetzt  waren,  werden 
sie  durch  den  Draht  s miteinander  verbunden, 
so  dass  die  Berührung  beider  in  dem  Punkte 
s stattfindet,  der  ausserhalb  der  Luftlhcrmo- 
meter  liegt.  Links  von  s bestehen  alle 
Leitungen  aus  Zn,  rechts  davon  aus  Cu. 
Zn  wird  positiv,  Cu  negativ  elektrisch.  Die 
Potentiale  im  Innern  beider  haben  denselben 
Wert  p,„.  Verbindet  man  bei  .-\  mit  der 
Erde  durch  einen  Zn-Draht,  so  erhält  die 
ganze  Kombination  den  Potcntialwert  O 
(d.  i.  eben  nach  Festsetzung  den  der  Erde), 
aber  es  strömte  ,-\ether  zum  Zn,  denn  in 
demselben  ist  die  Tendenz  vorhanden,  ein 
höheres  Potential  unter  Wärmezufuhr  aus 
der  Umgebung,  anzunehmen,  infolgedessen 
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muss  auch  im  Innern  des  Cu  das  l’otcntial 
steigen,  also  Cu  wird  negativer.  Aber  eben- 
sowenig als  der  Druck  eines  Ga.ses  durch 
Wärmezufuhr  steigen  kann,  solange  es  mit 
einem  Reservoir  konstanten  Druckes  kom- 
muniziert, so  auch  hier.  Hier  aber  muss 
Wärme  und  auch  Aether  zugeführt  werden, 
weil  der  Aether  inkompressibelfinexpansibel), 
während  beim  Gas  blosse  Wärmezufuhr  des- 
wegen genügt,  weil  es  sich  expandiert  und 
gleichzeitig  verdünnt.  .Ara  Schluss  hat  die 
ganze  Kombination  das  rotential  Null,  wie 
am  Anfang. 

Verbindet  man  Cu  mit  der  Erde,  so 
besteht  das  Bestreben  des  Kupfers,  sich 
seiner  überschüs.sigen  Ladung  zu  entledigen, 
solange,  bis  dieser  Tendenz,  den  Aether 
hinaiiszudrangen,  infolge  der  entstehenden 
Spannungen  im  Cu  und  Zn  und  wegen  des 
konstanten  Potentials  der  Erde  ein  Ende 
gemacht  wird.  Während  des  ganzen  Pro- 
zesses und  am  Schlüsse  ist  wieder  das  Po- 
tential — o.  Diese  im  Cu  gelegene  Tendenz 
stammt  im  Anfangsstadium  der  Elektrizitäts- 
bewegung von  der  Spannung  in  dem  das 
Cu  umgebenden  Dielektricum,  und  daher 
geht  die  Strömung  während  dic,ser  Zeit  ohne 
Wärmezufuhr  von  statten. 

Genau  .so,  wie  sich  ein  Gas  unter 
Wärmezufuhr  ausdehnt,  so  dass  am  Päidc 
doch  derselbe  Druck  wie  am  Anfang  vor- 
handen ist  (evenl.  unter  Wärmeentziehung 
bei  konstanten  Druck  sich  zusammenzieht),  so 
bleibt  auch  hier  das  Potential  konstant. 
Aber  die  Tendenz,  Verschiebung  zu  er- 
zeugen, wird  geändert,  je  nachdem  man  bei 
A oder  B beriihrt. 

Die  abfliessende  Eilektrizitätsmenge  und 
zutliessende  Warme  pro  Stromstoss  sind 
sehr  klein.  Um  daher  die  Abkühlung  sicht- 
barer zu  machen,  muss  man  in  der  Zeit- 
einheit sehr  viele  Stromstö.sse  erfolgen 
las.sen,  also  sehr  schnell  hintereinander  ab- 
wechselnd auf  A und  B drücken.  Die 
Arbeit  durch  Niederdrücken  hat  nichts  mit 
der  Leistung  in  der  Stromleitung  zu  thun, 
denn  die  sich  ansammelnden  und  entladen- 
den Elektrizitätsmengen  können  beliebig 
gross  gemacht  werden,  die  freien  Ladungen 
bei  A und  B beliebig  klein.  Letztere  er- 
fordern Arbeitsleistung,  indem  von  der  po- 
tentiellen Einergic,  die  sich  durch  Nieder- 
drucken in  den  E'edern  bei  .A  und  B an- 
sammelt, ein  Teil  zur  Ueberwindung  der 
von  jenen  Ladungen  ausgehenden  Kräfte 
gebraucht  wird. 

Der  ganze  Vorgang  spielt  sich  so  ab, 
als  ob  man  es  mit  einer  nach  s gerichteten 
Kraftth.atigkeit  zu  thun  hätte.  Damit  ist 


aber  die  wesentlichste  Bedingung  für  ein 
Peqietummobile  zweiter  Art  vorhanden. 
Die  nach  dieser  Richtung  thatige  Kraft  ent- 
springt nämlich  aus  der  Warme,  wenigstens 
nach  unserer  Plieorie,  was  auch  durch  die 
sich  an  den  Indexen  a und  b anzeigenden 
Bewegungen  des  Quecksilbers  bestätigt  wird. 
Damit  ist  auch  der  Widerspruch  zwischen 
der  sog.  Kont.akttheorie  und  dem  Prinzip 
von  der  Erhaltung  der  Einergie  aufgehoben, 
denn  die  durch  den  Kontakt  bis  ins  Unend- 
licheerzeugbare  elektrische Einergie  entspringt 
aus  der  Wärme;  aber  es  wird  der  .-\llge- 
meingiltigkeit  des  sog.  zweiten  Hauptsatzes 
der  mechanischen  Wärmetheorie  wider- 
sprochen. 

Den  Strom  in  s können  wir  wegen 
seiner  Eintstehungsweise  einen  diskontinuier- 
lichen thermoelektrischen  Strom  nennen.  Er 
entsteht  aus  dem  ihermoelektrostatischen  Po- 
tential Der  gewöhnliche,  von  Seebeck  ent- 
deckte thermoelektrische  Strom  isteinkontinu- 
ierlicherthermoelektrischer  Strom  und  zu  einem 
solchen  kann  das  ihermoelektrostatische  Poten- 
tial innerhalb  eines  nur  aus  Leitern  erster  Klasse 
bestehenden  Kreises  gar  nicht  Veranlassung 
geben,  denn  dieses  Potential  hat  in  beiden  Me- 
tallen denselben  Wert.  Das  Potential,  welches 
den  .Seebeckstrom  erzeugt,  ist  daher  der 
Art  nach  von  ganz  anderem  Ursprung.  .Aus 
diesem  und  einem  später  noch  anzufuhren- 
den  anderen  Grunde  nennen  wir  es  daher 
thermoelektrokinetisches  Potential. 

Das  E'undamentalexperiment  in  der 
Form  des  bekannten  Kondensatorversuchs 
ausgeführt,  bei  dem  Berührung  in  einem 
Punkte  zur  Hervorrufung  beliebig  grosser 
Elektrizitätsmengen  genügt,  wirkte  auf  den 
gros.scn  Denker  und  Beobachter  Volta  mit 
solch  imponierender  Gewalt,  dass  er  von 
chemischen  Wirkungen  hartnäckig  nichts 
wissen  wollte.  Dies  ICxperiment  schien  ihm 
so  rein,  da.ss  er  vielmehr  denen  keine  Be 
weiskraft  zuschrieb,  wo  chemische  Zer- 
setzung auffällig  die  Wirkung  erhöhte.  Wir 
werden  beim  galvanischen  Element  sehen,  dass 
die  Ge.schwindigkeit  der  chemischen  Zersetzung 
thatsächtich  eine  Rolle  spielt.  Der  Eiffekt 
ist  aber  nicht  Null,  wenn  die  Geschwindigkeit 
der  Zersetzung  Null  ist,  also  keine  chemische 
Einwirkung  vorhanden  ist. 

Mit  einer  gerichteten  Kraftthätigkeit, 
wie  in  s,  bei  unserem  E'und.amentalexpcrimcnt 
haben  wir  es  auch  in  den  sich  bipolar  elek- 
trisch verhaltenden  Krs  stallen  zu  thun.  Daher 
kommt  cs,  da.ss  sich  diese  ähnlich  wie 
unsere  Kombimition  Zn,  Cu  verhalten.  Diese 
Bipolarität  ist  jedoch  schon  durch  den  Bau 
des  Krystallmolekuls  bedingt  und  kommt 
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unzweifelhaft  von  der  elektrischen  Bipolarität 
der  Atome  her. 

N'ullelektrisch  (nicht  Potential  absolut  =0) 
wird  die  Kombination  Zn,  Cu,  wenn  man 
beide  gleichzeitig  mit  der  Krcle  verbindet, 
also  gleichzeitig  bei  A und  B Kontakt  her- 
stellt.  Erwärmt  man  nach  .Aufhebung  der 
Erdleitung  die  Kombination,  so  wird  Zn 
positiv  elektrisch  werden,  weil  sein  Tempe- 
raturkoeffizient grösser  als  der  des  Cu,  kühlt 
man  ab,  so  wird  es  negativ  aus  demselben 
Grund. 

Beim  galvanischen  Element  erhält  man 
durch  abwechselnde  Ableitung  beider  Pole 
auch  Pulsationen,  Depolarisation  im  Innern 
des  Elements  nach  jeder  Berührung  voraus- 
gesetzt, und  diese  können  nichtaus  chemischen 
Umwandlungen  ihre  Energie  schöpfen,  wenn 
die  E.  M.  K.  des  Elements  nicht  zur  Zer- 
setzung des  Elektrolyten  ausreicht. 

Aus  jener  gerichteten  Kraftthätigkeit  er- 
klärt sich  nun  auch  die  Strömung  von  Zn 
zum  Cu,  wenn  beide,  nachdem  sie  ableitend 
berührt  wurden,  dann  jedes  isoliert,  hierauf 
untereinander  leitend  verbunden  werden,  auch 
wenn  nach  Aufhebung  der  ableitenden  Ver- 
bindung in  den  einzelnen  Stücken  keine 
weiteren  Potentialänderungen  vor  sich  gehen. 

Denn  neben  dem  im  Innern  kon.stanten 
und  in  beiden  zur  Berührung  kommenden 
Körpern  gleichen  Potential  bestehen  noch 
Spannungen  elektrischer  Natur.  Dar.aus  geht 
hervor,  dass  das  Potential  allein  den  elek- 
trischen Zustand  nicht  charakterisiert.  Eben- 
sowenig thut  dies  die  elektrische  Intensität 
allein.  Daher  kann  der  elektrische  Zustand 
in  einem  gegebenen  Punkte  des  Raumes 
nicht  durch  die  Energie  in  der  Volumcinheit 
allein  bestimmt  sein;  nämlich  nicht  durch 

K allein,  wenn  (£  = elektrische  Intensität 

o7T 

im  betreffenden  Punkte  und  K die  Di- 
elektrizitätskonstante, sondern  es  mü.ssen 
eben  Potential  und  Intensität  gegeben  sein. 
Jenes  ist  aber  die  Voraussetzung  des  Poyn- 
tingschen Theorems,  da  es  nur  iS  enthält. 
Es  bezieht  sich  sonach  nur  auf  Erscheinungen, 
bei  denen  ü sich  ändert.  Auf  Erscheinungen, 
bei  denen  die  Betrachtung  des  Potentials 
als  Grösse,  die  den  elektrischen  Zustand  be- 
•stimmt,  in  den  Vordergrund  tritt,  und  die 
überhaupt  nur  durch  das  Potential  beschrieben 
werden  können,  kann  es  daher  gar  nicht  an- 
gewandt werden. 

Auch  daraus,  dass  man  die  Erfahrung 
(Faradays  Kasten)  zu  Hilfe  nehmen  muss, 
geht  hervor,  dass  der  Satz  von  der  in  der 
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nicht  hinreicht  zur  Herlcitung  des  Satzes, 
das  Potential  ist  konstant  im  Innern  und  au 
der  Oberfläche  der  Leiter.  Erst  die  Er- 
fahrung lehrt  uns,  dass  im  Innern  die  Variation 
der  Intensität  mit  dem  Orte  ■=  o ist;  aber 
nicht,  dass  es  auch  der  absolute  Weit  der 
Intensität  wäre.  Sogar  H.  Hertz,  der 
Maxwell  zu  verbe.ssern  suchte,  indem  er 
dessen  Formeln  von  jeder  theoretischen  Her- 
leitung zu  befreien,  oder,  wie  er  selbst  .sagte, 
zu  lentkleiden«  suchte,  glaubte,  dass  das 
Potential  nicht  nötig  sei  zur  erschöpfenden 
Beschreibung  der  elektrischen  Erscheinungen, 
denn  er  selbst  hielt  die  elektrische  und  m.ag- 
nctische  Intensität  für  dazu  ausreichend 
Dies  ist  also  nicht  wahr.  Es  können  in  zwei 
Punkten  des  Raumes  die  Intensitäten  gleich 
sein,  ohne  dass  es  die  Potentiale  sind.  Die 
ponderomotori-sche  Kraftentwicklung  wird 
nur  von  der  Variation  der  elektrischen  In- 
tensität bestimmt,  auch  für  die  Berechnung 
der  elektrischen  Schwingungen  genügt  die 
Intensität  allein  Der  Satz  von  der  Gleich- 
heit des  Potentials  an  allen  Stellen  eines 
Leiters  kann  aus  Coulombs  Gesetz  mittels 
der  Potcntialtheoric  nur  gefolgert  werden 
durch  die  Annahme  separierter  elektrischer 
Quanta  oder  elektrischen  Teilchen.  Dies  ist 
aber  eine  Hypothese.  Dieser  Satz  kann  aber 
auch,  wie  erwähnt,  ohne  Hypothese  unter 
Heranziehung  der  nicht  aus  dem  Coulomb- 
scheu  Gesetz  folgenden  Thatsache  abgeleitet 
werden,  dass  nach  F'araday  im  Innern 
eines  Leiters  die  ponderomotorische  Kraft- 
wirkung = O.  Das  Coulombsche  Gesetz 
und  (i-  = o sind  vollständig  von  einander 
unabhängige  Thatsachen.  F>st  durch  die 
Annahme  separiert  aufeinander  wirkender 
Quantis  von  elektrischem  Fluidum  erhalten 
sie  Zu.sammenhang.  Aber  auch  durch  das 
Maxwellsche  Modell  eines  elektrisierten 
Körpers.  Bei  den  elektrostatischen  Ivr- 
scheinungen  verhält  es  sich  ähnlich  wie  bei 
einem  mit  einer  inkompressiblen  F'lüssigkeit 
gefüllten  elastischen  Ball.  Der  Druck  im 
Innern  der  F'lüssigkeit  und  die  Spannung  in 
der  Hülle  stehen  auch  nicht  in  einem  allge- 
meinen Abhangigkeitsverhaltnis,  sondern  sie 
.sind  eben  von  den  elastischen  Fagen.schaften 
und  den  Dimensionen  der  Wandung  abhängig. 

Wenn  man  einem  Körper  bei  konst.antem 
Potential  Elektrizität  entzieht,  so  kann  dieses 
nur  geschehen,  indem  sich  seine  elektrische 
Kapazität  ändert.  Nun  entziehen  wir  aber, 
so  behauptet  wurde,  unserem  Körper  (Zn) 
Elektrizität  bei  konstantem  Potential,  ohne 
eine  Aenderung  seiner  Grossenverhältnisse 
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wahrzunchmen,  von  denen  ja  die  elektrische 
Kapazität  eines  Körpers  im  allfjemcinen  ab- 
hängt.  Daraus  folgt  also,  dass  der  Körper 
eine  »verborgene  Kapazität«  besitzen  muss. 
Diese  kann  abhängen  von  Verhältnissen  an 
der  Oberfläche  und  im  Innern  des  Körpers. 
Den  Begriff  verborgene  Kapazität  gebrauchen 
wir  hier  in  einem  ähnlichen  Sinne,  wie  man 
»verborgene  Bewegung«  gebraucht,  z.  B.  zur 
Erklärung  der  Warme. 

Ein  anderer,  sehr  viel  kleinerer  Teil  der 
Elektrizität,  welche  wir  dem  Körper  bei 
konstantem  Potential  entziehen  können,  kann 
von  einer  Zuströmung  von  Aether  aus  der 


Umgebung  kommen,  nach  Aufhebung  der 
leitenden  Erdverbindung,  und  dieser  Teil 
hangt  ab  von  der  Zeit,  die  verflossen  ist, 
seitdem  die  Verbindung  aufgehoben  wurde. 

Aus  diesen  Einsichten  geht  schliesslich 
hervor,  dass  man  nicht  sagen  sollte,  der 
Voltasche  Eundamcntalversuch  be.steht  darin, 
dass  durch  den  Kontakt  zweier  Metalle 
diese  elektrisch  werden,  sondern  durch  den 
Kontakt  innerhalb  eines  Dielektrikums  mit 
paralysierenden  Eigenschaften  verändert  sich 
durch  die  Wirkung  ihrer  eingeprägten 
Potentiale  der  normal-elektrische  Zu.stand 
der  beiden  Metalle.  (Foriscuung  folgt.) 


DIE  ELEKTROCHEMIE  AUF  DEM  VIERTEN 
INTERNATIONALEN  KONGRESS  FÜR  ANGEWANDTE  CHEMIE 

ZU  PARIS. 


Erster  Sitzungstag. 

Präsident:  Herr  Henri  Moissan;  Vize- 
Präsidenten:  Herren  Bancclin,  Besnard, 

Bothment,  Bullier,  Carletti,  Gail, 
Guntz.  Korda,  Liebermann,  Lippmann, 
Peterson,  von  Gröber;  Sekretäre:  Herren 
Lebeau,  Minet. 

Bericht  des  Herrn  Gin:  Nutzbarmachung 
der  treibenden  Kräfte  in  Oesterreich-Ungarn. 
Industrie  des  Calcium-Carbids.  Ausnutzung 
der  in  Oesterreich-Ungarn  so  zahlreich  vor- 
kommenden natürlichen  Wassergefälle,  wo- 
durch neue  elektrochemi.sche  Industrien  ent- 
standen sind ; die  in  den  letzten  Jahren  aus- 
gebeuteten  Wasserkräfte  z.  B,  in  Meran  an 
der  Etsch,  Paternion  am  Kreuznerbach,  Lend 
Gastein  am  Teufenbacli,  Mattrei  an  der  Sill, 
einem  Nebenfluss  des  Inn  (Tyrol),  Jaice 
(Bosnien)  an  der  Pliva,  Lob.  Kovich  (Böhmen) 
an  der  Elbe,  Kerka  (Ungarn)  am  gleich- 
namigen Flusse,  erreichen  23  500  P.  S.  Die 
■Ausbeute  anderer  projektierter  derartiger 
Anlagen  hinzugerechnet,  würde  eine  .Summe 
von  79500  P.i>.  ergeben,  zu  denen  man  die 
an  der  Cetina  gewonnenen  6000  P.  S.  hin- 
zufügen muss. 

Herr  Gin  beschreibt  hierauf  eingehend 
jede  dieser  .Anlagen.  Eine  der  wichtigsten 
ist  das  Wasserwerk  von  Meran  im  öster- 
reichischen Tyrol  an  der  Etsch,  deren 
Wassermenge  in  .Meran  7 cbm  ungefähr  bei 
Niedrigwasserstand  beträgt;  bei  Hochwasser 


jedoch  beträgt  diese  das  2ofache  der  W.asser- 
menge  bei  niedrigem  Wasser.  Im  Mittel 
beträgt  al.so  das  W'asserquantum  10 — 12  cbm. 
Der  VV'asserfall  hat  eine  Höhe  von  ungefähr 
90  m.  Herr  Gin  giebt  eine  Schilderung  der 
hydraulischen  und  elektrischen  Anlagen. 
Sein  Bericht  umfa,sst  auch  die  Fabrikation 
des  Calcium-Carbids.  Für  das  Merancr  Werk 
wird  der  zur  Fabrikation  des  Calciumoxyds 
notwendige  Kalkstein  einem  1000  m hoch 
gelegenen  Steinbruch  entnommen,  der  sich 
an  der  Seite  eines  an  das  Werk  angrenzen- 
den Berges  befindet;  der  Kalkstein  ist  sehr 
reiner  krystallinischer  Marmor. 

Die  verschiedenen  Stadien  der  Calcium- 
Carbid-Fabrikation  sind  bekannt,  ebenso  die 
Herstellung  des  Calcium-0.xyds,  die  Ver- 
arbeitung der  Rohmaterialien,  die  elektrischen 
Oefen,  das  Zerstampfen  und  Verpacken  des 
Carbids. 

Beim  Carbid-W'erke  von  Paternion  be- 
schreibt Herr  Gin  die  Abdämmung,  den 
Wasserzufuhrungskanal  und  das  gesamte 
Werk.  Das  Maschinenbaus  enthalt  drei 
Turbinen  von  400  P.  S.,  welche  bei  einer 
Wasserhöhe  von  60  m und  einem  Wasser- 
verbrauch von  700  1 arbeiten. 

Das  Aluminium-  und  Carbid-Werk  von 
Lend-Gastein  wird  getrieben  von  dem  Wasser- 
fall der  Gasteiner  .Ache,  der  bei  einer  Höhe 
von  63  m 4000 — 5000  P.  S.  produziert. 
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Die  anderen  oben  bezeichncten  Werke 
sind  in  gleicher  Weise  beschrieben. 

Herr  Moissan  fragt  an,  wie  gross  der 
durch  das  Zerstampfen  desCarbidsent.stehende 
Verlust  ist?  Herr  G i n antwortet,  dass  dieser 
Verlust  im  Verhältnis  klein  ist  und  noch 
nicht  5*,  erreicht.  Heim  Carbid  in  Stücken 
ist  er  grösser  und  veränderlich. 

H.  Houseau  fragt  an,  welches  der 
Einkaufspreis  des  Calciuni-Carbids  ist? 

Herr  Gin:  Derl’reis  des  Carbids  variiert 
bei  den  verschiedenen  Werken,  ln  Meran 
beträgt  der  Einkaufspreis  pro  Tonne  210  fres. 

Herr  Hesnard  zählt  die  verschiedenen 
Acetylen-Apparate  auf,  die  auf  der  Aus- 
stellung von  1900  zugelassen  worden,  teils 
in  der  Kl.  27  auf  der  Invalidencsplanade, 
teils  in  Vincennes  oder  in  den  verschiedenen 
fremden  Abteilungen.  Er  teilt  diese  Api)a- 
rate  in  5 Hauptklaisscn  ein: 

I.  Transportable  Apparate  und  Hand- 
lampcn  (21  Aussteller). 

2.  Tropfapparate  (9  Aussteller). 

3.  Apparate,  bei  denen  das  Wasser  von 
unten  her  und  durch  besondere  Abteilungen 
mit  dem  Carbid  in  Berührung  kommt  (35  Aus- 
steller). 

4.  Apparate,  bei  denen  das  Carbid  in 
das  Wasser  hineinfällt.  Diese  teilen  sich  in 
2 Gruppen: 

a)  Apparate,  bei  denen  körniges 
Carbid,  und 

b)  Apparate,  bei  denen  das  Carbid 
in  Stücken  verwendet  wird. 

5.  Apparate  für  Acetylen-Gas,  das  in 
einer  Flüssigkeit  aufgelöst  ist,  oder  für  kom- 
primiertes Gas  und  andere.  Das  Frinzip  eines 
jeden  dieser  Apparate  ist  in  Kürze  geschildert. 

Herr  Moissan  bittet  Herrn  Besnard, 
ob  er  nicht  die  Freundlichkeit  haben  möchte, 
die  Prinzipien  dieser  Apparate  zu  demon- 
strieren. 

Herr  Besnard  stellt  sich  den  Mitgliedern 
der  Sektion  zur  V'crfügung,  und  es  wird  be- 
stimmt, dass  diejenigen,  welche  sich  für  diese 
F‘ ragen  besonders  interessieren,  sich  n.ach 
Besuch  der  Ausstellung  nach  Vincennes  be- 
geben. 

Herr  Lebeau  giebt  Bericht  über  die  Ge- 
schichte der  gesättigten  Verbindungen  von 
Silicium  und  ICisen,  und  beschreibt  ein  \'cr- 
fahren,  mittels  des.sen  er  zwei  Verbindungen 
von  krystallisierteni  Eisen  Silicat  erhält,  die 
er  in  Varietäten  des  industriellen  l'erro- 
siliciuins  wiedergefunden  hat. 

Zweiter  Sltzungstag-, 

Prä.sident:  Herr  Moissan;  Vize-Präsident: 
Herr  Bethmont. 


Bericht  des  Herrn  Marie:  Augenblick- 
licher Stand  der  Industrie  für  organische 
Präparate,  die  mittels  Elektrolyse  hergcstellt 
werden.  Die  .Anwendung  der  Iflektrolyse 
in  der  organischen  Chemie  ist  noch  gering; 
aber  es  ist  vorauszuschen,  da.ss  sie  bald  die 
Anwendung  der  gewöhnlichen  organischen 
Chemie  bekämpfen  wird. 

Bericht  des  Herrn  A.  Mathews:  Die 

Industrie  des  Calcium-Carbids  in  Amerika. 
Herr  Mathews  schreibt  die  Entwickelung 
der  Carbid-Industrie  in  den  Vereinigten 
Staaten  dem  Patente  von  Wilson  von 
1895  zu. 

Im  Jahre  1897  erreichte  die  Produktion 
[925  t.  Seitdem  sind  keine  offiziellen  An- 
gaben bekannt  gegeben  worden. 

Das  Niagar,a-Werk  (New-York)  besitzt 
25000  effektive  Pferdekräfte,  dasjenige  von 
Sault-Sainte-Maric  (Michigan)  hat  20000  P.  S., 
die  zur  Verwertung  gelangen. 

Augenblicklich  beträgt  die  Produktion 
am  Niagara  I0CX3  t pro  Monat  bei  loooo  P.  S. 
Das  Werk  nimmt  einen  Raum  von  118875 
Quadratluss  ein,  und  besitzt  120  «Horreyt- 
Glühöfen. 

F-in  Carbid-VV'crk  besteht  in  Sainte- 
Cath6rine  (Canada),  das  1200  t pro  Jahr  bei 
1200  P.  S.  produziert. 

Herr  Moissan  verwahrt  sich  über  die 
Darstellung  des  Aluminiums  unter  Hinweis 
auf  das  Wilsonsche  Patent  Er  bemerkt, 
da.ss  er  die  Darstellung  des  Calcium-Carbids 
am  12.  Dezember  1892  angezeigt  hat,  währenti 
das  erste  Patent  von  Wilson  erst  am 
2 1 . I'ebruar  1 893  ver jft'entliclit  worden  ist ; 
dass  endlich  Wilson  in  diesem  ersten 
P.atente,  wie  er  selbst  s.agt  »nur  die  prak- 
ti.schen  Schwierigkeiten  zu  überwinden  sucht, 
die  im  Schmelzofen  vorhanden  sind,  was 
aber  jede  Möglichkeit  rler  Carbid-F'abrikation 
ausschlies.st.  Herr  Moissan  liest  diesen 
aus  dem  Wilsonschen  Patente  entnommenen 
Schlusssatz  vor: 

»Ich  habe  meine  Erfindung  zur  Reduk- 
tion anderer  Metalle  als  .Aluminium  ange- 
wandt und  halte  dieselbe  anwendbar  zur 
Reduktion  folgender  Metalle:  Barium,  Cal- 
cium, Mangan,  Strontium,  Magnesium,  Titan, 
Wolfram  und  Zirkonium. < 

Bericht  des  Herrn  Rosseil:  Die 

Carbidfabriken  in  der  Schweiz,  Das  Cal- 
ciumcarbid  hat.  als  seine  Ifigenschaften  ein- 
mal dank  der  Untersuchungen  des  Herrn 
Moissan  bekannt  waren,  eine  wahre  Um- 
wälzung in  diesem  Lande  hervorgerufen. 

Bis  zu  jener  Zeit  waren  die  F'.abrikcn 
von  Neuhausen  und  Vallorbes  die  ein- 
zigen elektrochemischen  in  der  Schweiz. 
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Die  ersten  Versuche  zur  Herstellung  des 
Carbids  sind  in  dem  letzteren  Werk  gemacht 
worden,  und  das  Aluminium- Werk  von 
Luterbach  ist  in  ein  Carbid-Werk  umge- 
wandelt worden. 

Herr  Rossel  beschreibt  die  z.  Z.  be- 
stehenden Hinrichtungen,  besonders  das 
grosse  Werk  von  Neuhausen,  la  Volta, 
in  Genf,  die  Fabriken  von  Langenthal, 
von  la  Honza,  Hums,  Thusis  und  Ver- 
nayez. 

Den  zur  Carbidfabrikation  notwendigen 
Kalk  liefert  die  Schweiz,  während  die  Kohle 
aus  Frankreich  und  Deutschland  importiert 
wird. 

Herr  Rossel  schliesst  seinen  Vortrag 
mit  einigen  interessanten  Bemerkungen  über 
das  Vorkommen  gewisser  gasförmiger  Ver- 
unreinigungen des  Acetylens,  besonders 
des  Schwefelwasserstoffes. 

Herr  Korda  hält  es  für  notwendig, 
auf  der  Krisis  zu  beharren,  die  augenblick- 
lich in  der  Schweiz  vorhanden  und  nur 
durch  die  Ueberproduktion  des  Carbids 
entstanden  ist. 

Herr  Moissan  bemerkt,  dass  diese 
Krisis  sich  auf  andere  Länder  zu  erstrecken 
droht,  da  die  Produktion  des  Carbids  un- 
gleichförmig sich  vermehrt. 

Herr  Brochet  hat  bei  der  Elektrolyse 
von  konzentrierten  Lösungen  des  Natriuni- 
hypochlorids  erkannt,  dass  die  Hinzufügung 
von  Alkali  keinen  Fiänfluss  auf  die  Ent- 


wickelung des  Prozesses  hat,  so  lange  das 
Hypochlorid  im  Uebcrschuss  vorhanden  ist. 
Unter  diesen  Bedingungen  ist  die  Re- 
duktion vollständig  und  die  Oxydation  stellt 
fast  die  Hälfte  der  Theorie  vor.  Sobald 
das  Hypochlorid  sich  vermindert,  gehen 
auch  Reduktion  und  Oxydation  zurück  in 
dem  Masse  als  Alkali  vorhanden  ist.  Zu- 
.sammengefasst  ist  die  Grenze  dieselbe  für 
eine  Chiorür-  und  eine  Hypochlorid-Lösung 
bei  demselben  Alkaligehalt. 

Herr  Brochet  hat  bemerkt,  da.ss  bei 
der  Elektrolyse  der  konzentrierten  Hypo- 
chlorid-Lösungen die  zersetzte  Menge  grösser 
ist  als  die  theoretische  Berechnung  ergiebt. 
Dies  rührt  daher,  dass  ein  gro.sser  Ted  des 
Hypochlorids  sich  plötzlich  unter  dem  Ein- 
fluss der  Säure  in  der  Nähj  der  Anode 
zersetzt.  Diese  Thatsache  ist  also  bedingt 
durch  die  Elektrolyse  und  wird  nicht  von 
dem  Faradayschen  Gesetze  beeinflusst.  Herr 
Brochet  schlägt  den  Namen  •unterge- 
ordnete Reaktionen  der  Elektrolyse«  vor. 

Herr  Dupont  .giebt  eine  sehr  inter- 
essante Mitteilung  über  Extraktion  und 
Präparation  der  verschiedenen  Pflanzensäftc 
durch  Filektrolyse. 

HcrrCommelin  be.schreibt  einen  Akku 
muhator  mit  komprimiertem  Gas. 

Herren  Guntz,  Peyrusson,  Korda 
knüpfen  einige  Bemerkungen  an  diese  Mit- 
teilung. (FortteliuDB  fulgt.) 


REFERATE. 


Elektrolytisches  Ozon.  M.G.  Fargetli  (Nuovo 
Cimento  1899,  360 — 365.) 

Verfasser  veröffentlicht  die  Resultate 
einer  Reihe  von  Versuchen,  die  er  angestellt  hat, 
um  die  bessten  Bedingungen  für  die  Darstellung 
des  Ozons  auf  elektrolytischem  Wege  festzustellen. 
Er  fand:  i.  Das  Blei  ist  das  beste  Metall  für 
die  Elektroden.  2.  Die  Menge  von  Ozon,  die 
durch  eine  Energie-  Einheit  hervorgebmeht  wird, 
ist  proportional  der  Stromdichte  an  der  Anode. 
3.  Die  beste  Konzentration  für  die  Schwefelsäure 
ist  22'  B.  (spec.  Gew.  1,180)  4.  Der  Sauerstoff 
enthält  dieselbe  .Menge  von  Ozon,  welche  der 
elektrolytische  .\p])ar.at  bei  — 2'  oder  -f  ty" 
hat.  5.  Die  Einführung  von  Luft  in  den  Elektro- 
lyten vermehrt  den  Gehalt  an  Ozon.  Der  Ver- 
fasser hält  es  für  unmöglich,  industriell  Ozon  auf 


elektrol)'ti.schcm  Wege  zu  erlangen,  denn  eine 
Pferdestunde  ergiebt  nur  2,73  g Ozon. 

Elektrolytlsehes  Bleichen  von  Baumwolle.  ( The 
Electro-Ghemical  Review.  1900.  5.  74.) 

Die  zur  Diskussion  gestellten  Fragen,  die 
an  verschiedene  Firmen,  Chemiker  etc.  gerichtet 
wurden,  waren:  Ist  die  .knwendung  von 

Bleichflü.ssigkeit,  die  elektrolytisch  erhalten 
worden  ist,  allgemein,  und  sind  die  damit  er- 
langten Resultate  besser  als  die  mit  Bleich])ulvcr 
und  auch  billiger?  Welcher  .\pparat  ist  der 
beste  für  die  Darstellung  der  Blcichfliissig- 
keit? 

Die  Antworten  sind  sehr  interessant. 

Die  Iiauptty|>en  der  .Apparate  fUr  die  Dar- 
stellung der  Bleichllitsslgkeit  basieren  aut 
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der  Anwendung  der  Kohle-  oder  IMatiniridiiim- 
Klektroden.  Die  Kohle-Klektroden  sind  gut  und 
vcrh.iltnisn>assig  billig,  einzelne  haben  z.  B. 
4 Jahre  ohne  Reparatur  ausgehalten. 

Andere  ziehen  Hatindcklroden  vor,  mit 
denen  sie  ebenfalls  gute  Resultate  erhalten 
haben. 

Die  mit  Kohle-Elektroden  erhaltene  Flüssig- 
keit muss  vor  (Icbrauth  filtriert  werden. 

Kellners  IMatinelektroden  • Apparat  ergiebl 
mit  einer  Losung  von  6 kg  Salz  und  loo  I Wasser 
eine  HlcichHüssigkeit,  die  i % wirksames 
Chlor  enthalt;  der  mit  Kohle-Klektroden  arbeitende 
Apparat  ergiebt  nur  0,30  ® 0 wirksames  C'hlor  und 
nutzt  also  den  Strom  weniger  aus. 

Das  elektrolytische  C'hlor  oder  noch  besser 
Hypochlorit  ist  teurer  als  Hleichpulver,  aber  be- 
deutend wirksamer. 

Die  Firma  Websky,  Hartmann  und 
Wiesen  in  Schlesien,  die  Apparate  mit  riatit- 
iridiumclektroden  anwendel,  stellte  fest,  dass 
die  Kosten  des  elektrolytischen  Frozesses  auf 
4 — 6 cts.  für  das  kg  gebleichtes  Garn  her- 
untcrgcdrückl  werden  können  und  demgemäss 
geringer  sind  als  die  bei  Anwendung  von  Bleich- 
pulver. .Ausserdem  ist  der  Prozess  vereinfacht: 
600  kg  Garn  werden  in  ein  Fass  gebracht,  in 
dem  sie  gewaschen  und  gebleicht  werden  ohne 
Bewegung. 

Da.s  Verfahren  ist  besonders  vorteilhaft  für 
feine  Ciarne  und  feine  baumwollene  Ciewcl>c  und 
tm  allgemeine  für  bessere  Waren  vorzuziehen. 

Die  Turhw'aren  werden  z.  B.  unter  Druck 
gekocht  und  d.inn  in  einer  einzigen  Operation 
gebleicht,  obgleich  die  benutzte  Flüssigkeit  * »•/• 
weniger  Chlor  hat  als  die  gewöhnlich  angewendete. 


Ueber  die  metaillsehe  Krystalllsatlon  versehle- 
dener  Metalle  ln  destilliertem  Wasser  durch 
elektrische  Wanderungr  Thomas  'roma- 
sina  (Coinplcs  rcnclus.  iqoo.  5.  II.) 

Die  Bildung  von  Ketten  elektrolytischer 
Nicder.schlagedie  Verfasser  im  vorigen  Jahre  zuerst 
beobachtete,  war  die  Bestätigung  der  elcktiischen 
Wanderungdes  Kupfers  im  destillierten  Wasser,  von 
einer  F.lektrode  zur  andern.  Die  Versuche  wurden 
mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  und  verschie- 
denen Metallen  wiederholt. 

Die  .Anordnung  des  Versuchs  ist  sehr  ein- 
fach. Die  Klektroden  sind  zwei  Platten  des 
Metalls,  dessen  Niederschlag  man  haben  will. 
Sie  sind  mit  einem  Kommutator  verbunden 
um  schnell  die  Slromrichuing  ändern  zu  können. 

Am  besten  erhält  man  mit  Zinkelektroden 
eine  krystallinische  Abscheidung  im  destillierten 
Wasser,  die  sogar  dem  blossen  Auge  sichtbar 
ist.  Unter  dem  Mikro.skop  sieht  man  deutlich 
die  metallischen  Krysialle  des  Zinks,  die  einen 
sehr  lebhaften  Glanz  haben. 

Während  der  Wanderung  des  Metalls  ist 
keine  sichtbare  Gasentwicklung  zu  bemerken; 
nach  einiger  Zeit  jedoch  oxydieren  sich  die 
Metallplatten,  die  .Abscheidung  vermehrt  sich 
nicht  mehr,  und  dann  erscheint  eine  Entwicklung 
von  Gasbla.Hen,  die  von  der  Kathode  ausgehl. 


Benutzt  man  Kupier  als  Kathode  und  Zink 
als  Anode,  so  erhält  man  einen  Baum  von  Zink- 
krystallen.  Aendert  man  die  Stromrichlung,  so 
bildet  sich  eine  schwarze  Abscheidung  iil)cr  die 
des  Zinks  und  dann  eine  andere  von  sehr  leb- 
hafter roter  Farbe,  die  sich  verästelt. 

Silber  giebt  sofort  Abscheidungen  von 
Krystallen,  die  weniger  als  die  des  Zinks  glänzen. 
Das  ( admium  ergiebt  weniger  gute  Kristalle  mit 
geringem  metallischen  Glanz. 

Wenn  man  die  Entfernung  zwischen  den 
Elektroden  lür  einige  Zeit  vergrossert,  .rieht  man 
sehr  oft  .sich  einen  Nebel  bilden.  Bei  Zink  und 
Silber  konnte  man  mit  dem  Mikroskop  in  diesem 
Nebel  sehr  kleine  Kristalle  bemerken,  deren 
Struktur  nicht  erkennbar  war,  und  man  konnte 
feststclien,  dass  die  .Ausscheidungen  in  seinem 
Innern  viel  schneller  stattfanden. 

Im  Vaselinol,  bei  dem  man  als  Klektroden 
eine  Kupferscheibe  und  einen  dicken  Draht  von 
demselben  .Metall  benutzte,  konnte  man  nur 
Nebelläden  bemerken,  die  das  Cenirum  der 
Scheibe  mit  dem  Draht  verbanden. 

r>as  .Muminium  giebt  keine  sichtbare 
kr)’.stallinische  Abscheidung,  aber  es  zeigt  ein 
ihm  eigenes  sehr  interessantes  Phänomen.  Es 
bildet  eine  baumartige  .Abscheidung  von  Gas- 
blascn,  von  denen  man  aber  nicht  feststclien 
konnte,  ob  sic  Aluminium  in  äusserst  lein  zer- 
teiltem Zustande  enthielten. 

Vielleicht  können  diese  Untersuchungen  neue 
Ueiträge  für  die  Wanderung  der  Ionen  liefern, 
und  vielleicht  können  sie  verschiedene  Punkte 
der  Osinosctheoiie  aiifklären. 


Bemerkung  Ober  die  VerölTentllchung  von 
M-  Thomas  Tommaslna:  „Ueber  die  metalli- 
sche Krystalllsatlon  verschiedener  Metalle 
ln  destilliertem  Wasser  durch  elektrische 
Wanderung**  M.  Tommasi  (C’omptc; 
rendus.  igoo.  5.  II.) 

Der  Verfasser  des  vorigen  Artikels  scheint 
Übersehen  zu  haben,  dass  ich  .schon  in  der 
Sitzung  der  .Vkademie  der  Wissenschaften  am 
3.  April  1Ö82  gezeigt  habe,  dass  verschiedene 
MetallekrystallisierieNicderschlägeliefernkonnten, 
w'enn  sie  bei  der  Elektrolyse  als  Anode  benutzt 
werden. 

Die  beobachteten  Re.suhate  waren  folgende: 

1.  In  ein  U-formiges,  mit  destilliertem  Wasser 
gefülltes  Rohr  tauchte  man  zw'ei  Plaiinelckiroden 
ein,  die  mit  den  Polen  zweier  Daniell-Elemente 
verbunden  waren.  Die  Elektroden  waren  ca. 
IO  mm  von  einander  entfernt.  Selbst  nach 
einiger  Zeit  zeigte  sich  keine  sichtbare  Wirkung. 
Die  frei  werdenden  (.'alorien  sind  indessen  mehr 
als  genügend,  um  das  Wasser  zu  zersetzen; 
nämlich : 98  cal  > 69  cal 

2.  Ersetzt  man  <lie  positive  Elektrode  durcli 
einen  Silberdraht,  bemerkt  man  selbst  nach 
18  Stunden  nichts.  Entfernt  man  den  Draht 
und  bringt  in  das  Gefäss  einen  l'ropfcn  Salz- 
säure, so  entsteht  eine  'rrübung  von  Chlorsilber. 

3.  Bei  cinerBaUcrievon3Daniell-Klemcnlcn 
ist  die  Wirkung  besser.  Nach  15  Minuten  kann 
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mun  schon  die  AuDusimg  des  Silbers  fcststcllen; 
nach  i8  Stunden  findet  man  die  Rohre  mit 
einem  (lemisch  von  Sillieroxyd  und  metallischem 
Silber  bedeckt. 

4.  Erset7.t  man  die  3 DanielUElemente  durch 
6 Hunsen-KIemente,  so  wird  die  Wirkung  be- 
deutend verstärkt. 

5.  Kupfer  liefert  ebenfalls  eine  knTitalli- 
sierende  Abscheidung,  wenn  man  e.s  als  Anode 
anwendet. 

6.  Gold  als  Anode  angewendet,  giebt  keine 
metallische  Abscheidung,  selbst  nicht  durch  Ein- 
wirkung eines  Stromes  von  8 Bun  sen-Klcmenien. 


Elektrische  Abschetdung  von  Nickel-  M-  G.  F. 
Burgess,  (Electrial  World  and  Engineer  1900 
!>•  554-^ 

In  einer  Versammlung  der  (iesellschaft  der 
Elektriker  zu  C'hicago  hat  M.  C.  E.  Burgess  die 
Resultate  der  im  elektrochemischen  Laboratorium 
der  üniversittlt  Wisconsin  angestelUen  Versuche 
mitgeteilt,  um  Abscheidungen  von  Nickel  von 
belieliigcr  Dichte  zu  erhallen. 

Die  Versuche  sind  mit  den  gebräuchlichen 
Nickelbädcrn  und  unter  den  gewöhnlichen  Be- 
dingungen angestcllt.  Statt  eines  kontinuici  liehen 
Stromes  wandte  er  indessen  einen  alternierenden 
an.  Dieser  hatte  einen  Einfluss  auf  die  Natur 
des  abgeschiedenen  Metallcs,  und  es  ergab  sich, 
dass  man  auf  diese  Weise  Nickelabscheidungen 
von  beliebiger  Dichte  erhalten  konnte. 


Ueber  das  Aufhauen  der  Feilen.  M-  C.  E. 

Burgess,  Filecirical  World  and  Engineer 
1900  p.  478.) 

Der  vom  Verfasser  gefundene  Prozess  für 
das  Auf  hauen  der  Eeilenisl  folgender.  Die  letzteren 
sind  am  negativen  Pol  in  einer LosungvonNatrium- 
Chlorid  aufgehängt,  durch  die  Losung  Hess  er  einen 
Strom  von  6 Volt  gehen.  An  der  Oberfläche 
des  Metalls  entsteht  eine  rapide  Gasentwicklung, 
die  mechanisch  Farbe,  Ocl  und  Metall  entfernt. 
Das  Natrium,  welches  durch  die  Einwirkung  des 
elektrischen  Stromes  frei  wird,  bildet  an  der 
Oberfläche  des  Fasens  Natriumhydroxyd,  welches 
das  Oel  und  Fett  verseift.  Ausse  dem  redu- 
zieren das  Natrium  und  der  Wasserstoff  das 
F^isenoxyd,  uml  die  Keilen  sind  somit  gänzlich 
gereinigt.  l)ann  genügt  cs,  <len  Strom  umzukehren, 
die  F'eilen  werden  auf  ilirer  ganzen  Oberfläche 
angegriffen  und  die  Zähne  werden  schärfer.  W'enn 
man  mit  den  Feilen  Bronze,  Kupfer  etc,  be- 
arbeitet hat,  muss  man  sie  wie  die  Anoden  in 
einen  Fllektrolyten  bringen,  der  Kupfer,  Zinn  etc., 
aber  nicht  F^isen  auflost. 

Verbesserung  des  Rlbbe  - Akkumulators.  (Die 
F^lektrizität.  1900.  11.  256.) 

Zuerst  wurde  dieser  Akkumulator  so  her- 
gestellt,  dass  jede  Seite  einer  Bleiplatte  mit  einer 
Celluloidplatte  bedeckt  wurde.  In  letzteren  Platten 
waren  t)cffnungen  o<Ier  Ausschnitte  angebracht, 
deren  aufgebogenc  Ränder  die  Widerlager  lür 
<lfe  mit  entsprechender  Krümmung  angeordneie 


Füllmasse  bildeten.  Später  wurden  zwischen  die 
Bleiplatien  und  die  (-’elluloidplatten  einzelne 
Leisten  gelegt.  Die  Leisten  waren  einerseits  mit 
den  Celluloidplatten  und  andererseits  durch  die 
Bleiplatten  hindurch  mit  einander  verklebt.  So 
entstand  ein  für  die  wirksame  Masse  erforder- 
licher Hohlraum.  Die  Fenster  der  Celluloid- 
platten wurden  zu  schmalen  Schlitzen  ausgebildet, 
welche  einen  freien  Säurc/.wtritt  gestatten  und 
tlie  Masse  nicht  mehr  so  leicht  herausfallen  lassen 
sollten.  In  neuerer  Zeit  werden  nun  die  C’elluloid- 
platten  wieder  unmittelbar  auf  die  Bleiplalten 
gelegt  und  der  zur  Aufnahme  der  wirksamen 
Masse  bestimmte  Raum  dadurch  erzielt,  dass  die 
Blciplatie  nicht  mehr  wie  früher  nur  mit  einigen 
Durchbrechungen  aiisgeslattet,  sondern  alsGilter- 
(>laiie  ausgebiidet  ist.  Die  Giitei  platte  i>-t  in 
einzelne  Felder  geteilt  und  be^itzt  sehr  viele 
dünne,  senkrechte  Stäl)c,  während  nur  wenige, 
aber  starke  in  horizontaler  Ridmmg  votgesehen 
sind.  Die  senkrechten  Stäbe  haben  als  (^)iier- 
schnitt  ein  Viereck,  dessen  Diagonale  g'cirh  der 
Dicke  der  l’latte  ist.  Die  Fullm.isse  wird  mit- 
hin einen  Korjier  bilden,  dessen  Querschnitt 
einen  dopj>eltcn  Schwalbenschwanz  aufweist. 
Um  die  wirksame  Masse  am  Fierausfallen  zu 
hindern,  wird  das  (litler  mittels  DurchgUihen  der 
C'clluloidplattcn  abgeileckt,  welche  mit  einander 
wie  folgt  verbunilen  werden,  ln  gewissen,  regel- 
mässigen Abständen  ist  die  Kippenbildung  der 
Bleiplatte  untcrlirochcn,  sodass  ein  zusammen- 
hängendes Stück  entsteht.  Dieses  ist  dann  mit 
einer  Bohrung  ausgestaltet,  in  weiche  von  beiden 
Seiten  die  C clluioidplatten  hineingedrückt  werden, 
sodass  sie  sich  berüliren  und  durch  Bestreichen 
mit  Aceton  fest  mit  einander  verklebt  werden 
können.  Die  neue  Platte  zeichnet  sich  von  den 
früheren  durch  geringere  Dicke  und  geringeres 
Gewicht,  sowie  durch  eine  bedeutend  grossere 
Berührungsfläche  des  Bleies  mit  der  wirksamen 
Masse  aus.  

Ueber  Behandlung  dor  Akkumulatoren. 

I)r.  K.  Sieg,  (Journal  für  Gasbeleuchtung  und 

W'asscncrsorgung  1900.  35.) 

1.  Vor  Jeder  Ladung  ist  nachziisehen,  ob 
die  Säure  in  jedem  Kasten  mindestens  i cm 
über  dem  oberen  Rande  der  Platten  steht,  und 
mit  dem  .Aräometer  zu  prüfen,  ob  die  Säure  in 
sämtlichen  Zellen  die  richtige  Konzentration  be- 
sitzt. Niemals  darf  es  vorkfmimen,  dass  der 
obere  Rand  der  F^lektroden  aus  der  Fiiissigkeit 
hervorragt,  denn  cs  werden  nur  diejenigen  Teile 
der  Platten,  die  in  Säure  stehen,  beim  Durch- 
gang des  Stromes  chemisch  verändert.  Stehen 'Peile 
der  Platten  aus  der  Säure  heraus,  so  arbeiten 
demgemäss  <lie  einzelnen  'Peile  der  Platten  ver- 
schieden, was,  da  mit  ilcn  chemischen  .Arbeiten 
Vülumverandeningcn  verbunden  sind,  zu 
Krümmungen  der  Platten  und  zum  Abreis.^n 
oder  Kinreissen  der  oberen  R.ahmenteile  führen 
kann.  Das  spezifische  Gewicht  der  Saure  soll  l>ei 
den  meisten  .\kkmmilalorensystemen  mindestens 
1,15  bei  entladenen  und  höchstens  i,ao  bei  ge- 
ladenen Zellen  sein.  Zur  Bestimmung  der  Säure- 
dichte dienen  Aräometer,  d.  h.  Glaskorjier,  die 
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je  nach  der  Dichte  der  Säure  mehr  oder  weniger 
in  dieselbe  einsinken,  wobei  die  höcljsten  und 
niedrigsten  l’iinkle,  bis  zu  denen  sic  eint.uuhcn 
dürfen,  mit  roten  Strichen  an  dem  engeren 
Halse  des  Schwimmk<irpcrs  markiert  zu  sein 
pflegen. 

2.  Die  zur  Füllung  der  Akkumulatoren  ver- 
wendete Säure  sowie  das  zur  Verdünnung  <lcr- 
selben  benutzte  Wasser  muss  frei  von  Oilor-, 
Arsen-  und  Slickstoffverbindungen  sein  und  darf 
auch  keinerlei  Metalle  gelost  enthalten.  Am 
besten  ist  es,  destilliertes  Wasser  zu  gebrauchen, 
(ianz  besonders  gefährlich  ist  für  Akkumulatoren 
auch  der  Alkohol,  der  in  Brennereien  und 
Bratiereien  häufig  die  l.uft  stark  mit  seinem 
Dampfe  schwängert.  Das  Wasser  der  Säure  saugt 
den  .VIkoholdampf  begierig  an,  bei  der  nächsten 
Läflung  wird  er  durch  Oxydation  in  Essigsäure 
resp.  Acther  umge.setzt  und  beginnt  <lann  sofort 
seine  zerstörenden  Angrifte  auf  die  positiven 
!*latten.  Während  bei  (lehalt  der  Säure  an  Chlor 
die  Platten  sich  leicht  durch  einen  gelblichen 
Belag  kenntlich  machen,  erscheinen  sie  bei  (Ve- 
halt  der  Säure  an  Salpetersäure  und  Kssig,  die 
sich  in  grosseren  Mengen  bereits  dtirch  den 
(ieruch,  besonders  wahrend  des  I.adens,  be- 
merkbar machen,  in  schöner  s*rhvvarzer  Farbe, 
in  beiden  Fällen  wird  jedoch  das  Blei  stark 
bntchig.  besonders  die  Fahnen  werden  am  Säure- 
spiegel stark  angefres.scn,  und  die  Platten  zeigen 
ein  auffallend  starkes  Wachsen  und  siellenwei.ses 
Werfen.  Ks  sollte  kein  Batteriebesitzer  ver- 
säumen, sich  von  seinem  Lieferanten  die  chemische 
Reinheit  der  Schwefelsäure  uml  destilliertes 
Wa.sser  besonders  garantieren  zu  lassen,  auch 
dürften  die  meisten  Akknmnlatorenfabriken  in 
der  Lage  sein,  stets  Lielerantcn  lür  garantiert 
reine  Säure  angeben  zu  können,  und  etwa  cin- 
geschirkte  Säureproben  gern  gratis  auf  ihre  Rein- 
heit und  Verwendbarkeit  untersuchen. 

3.  Sollte  gelegentlich  eine  Zelle  trotz  gleicher 
Behandlung  mit  ihren  Nachbarzellen  gegen  diese 
eine  auffallend  geringe  Säiiredicluc  zeigen  oder 
in  der  Gasbildung  am  Ende  der  Ladung  er- 
heblich Zurückbleiben,  so  ist  die  Zelle  sofort 
darauf  zu  unter.surhen,  ob  in  ihr  ein  Kurzschluss 
vorhanden  ist,  und  eventuell  letzterer  sofort 
mitttels  eine.s  Glas-  oder  Holzstahes  zu  entfernen. 
Nach  Beseitigung  des  Kurz.schlnsses  ist,  wenn 
mf)glich,  die  betreffende  Zelle  etwas  länger  zu 
laden  als  die  anderen,  eventuell  die  ganze  Batterie 
etwas  zu  überladen;  cs  pflegt  dann  die  Kon- 
zentration der  Saure  in  dieser  Zelle  nach  mehreren 
l.adungen  wieder  die  richtige  zu  werden,  ohne 
dass  ein  Nachfüllen  dichterer  Säure  notwendig 
wird. 

4.  Beim  Nachfüllen  der  Zellen  ist  jedes 
Uebergiessen  von  Säure  und  Wasser  nach  Mt>glich- 
keil  zu  vermeiden,  und  alles  etwa  Uebergegossenc 
sofort  abzuvvischen,  damit  die  Isolatoren  und 
Gestelle  .stets  saubci  und  trocken  sind.  Denn 
jede  leitende  Verbindung  zwischen  den  Zellen 
und  der  Erde  bewirkt  besonders  bei  Anlagen 
mit  etwas  grosserer  Ausdehnung,  bei  denen  auch 
die  Isolation  der  Leitung  häutig  zu  wünschen 


übrig  lasst,  eine  Entladung  der  Batterie  respektive 
von  feilen  derselben  nach  der  F>de.  Da  der 
betreffende  Strom  die  Messinstrumerte  in  der 
Regel  nicht  pasrjiert,  erscheint  die  Leistung  der- 
artig unsauber  gehaltener  Batterien  allmählich 
gegen  die  ursj)rüngliche  zunickzugehen.  Die 
oberen  Ränder  der  Kasten  sind  nach  Möglichkeit 
staubfrei  zu  halten,  da  Staub  stets  Säure  hin- 
übe rzieht. 

5.  Die  vorgeschriebenen  Maximalstromstarken 
für  Entladung  und  Ladung  dürfen  nicht  über- 
schritten werden,  jeder  zu  starke  Strom  lockert 
den  Zusammenhang  zwischen  aktiver  Masse  und 
Bleitragcr  und  bewirkt  besonders  bei  der  Ladung 
ein  Abfallen  der  aktiven  Masse. 

6.  Die  Ladung  der  Batterie  ist  als  beendigt 
anzusehen,  wenn  die  Spannung  derselben  auf 
2,75  Volt  pro  Zelle  gestiegen  ist  oder  wenn  alle 
Platten,  auch  ilie  negativen,  glcichmässig  Gas 
entwickeln.  Sobald  stärkere  (fa.senl Wickelung 
auftrüt,  ist  der  Ladestrom  auf  die  Hälfte 
licrabzusetzen.  Längeres  Ueberladen  der 
Batterie  mit  zu  starkem  Strom  ist  sorgfältig  zu 
vermeiden,  weil  die  aktive  .Mas^e  durch  die 
Gla.sblasen,  besonders  bei  sehr  heftiger  Ent- 
wickelung derselben  abgerissen  wird.  Ander-eits 
empfiehlt  es  sich,  die  Ladung  der  Batterien  stets 
bis  zur  vollen  (lasentwickelung  durchzuftihren, 
um  erkennen  zu  können,  ob  etwa  eine  Zelle 
gegen  die  anderen  zurückbleibt,  und  kleine 
Unlerschiede  zwischen  den  einzelnen  Zellen  aus- 
zugleichen. 

7.  Niemals  darf  die  Flntladung  weiter  als 

bis  auf  1,75  ^ Zelle  fortgesetzt  werden. 

Zu  weit  entladene  Platten  sulfatieren  und  krümmen 
sich.  Ein  Erkennungszeichen  für  ungenügende 
Ladung  und  zu  weite  F'ntladiing  ist  eine  ins 
Gelbbraune  gel.ende  Karbe  der  positiven  Platten. 
Je  heller  die  ]>ositiven  Platten  sind,  um  so 
schle<  hter  ist  die  Batterie  in  der  letzten  Zeit  ge- 
laden worden.  Bei  dauernder  Wiederholung 
ungenügender  Ladung  tritt  ein  weisscr  Nieder- 
st'hlag  an  den  positiven  Platten  auf,  ihm  folgt 
in  der  Regel  bald  ein  Krümmen  und  Unbrauchbar- 
werden der.selben.  Richtig  geladene  positive 
Platten  sehen  direkt  nach  der  Ladung  blau- 
schwarz oder  wenig-Stens  tief  braunschw’arz  aus. 

8.  Von  jeder  abnormalen  Erscheinung  an 
der  ganzen  Batterie  oder  an  einzelnen  Zellen 
sollte  der  .XkkumulalorcnGbrik  sofort  stets  Mit- 
teilung gemacht  werden.  Diese  wird  häufig  sclion 
aus  der  Mitteilung  entnehmen  können,  welcüer 
Fehler  in  der  Behandlung  der  Batterie  gemacht 
ist;  falls  dies  nicht  m<>glich  ist,  wird  sie  die 
Batterie  bei  der  nächsten  Durchreise  cinesMonteurs 
nachschen  und  den  Grund  der  abnormalen  Er- 
scheinung fcststellcn  lassen.  Die  Fabrik  wird 
dann  fast  immer  Ratschlage  gehen  können,  wie 
etwaigen  Schäden  in  der  Batterie  in  der  ein- 
fachsten Weise  vorgebeugt  werden  kann  oder  sie 
lässt  kleine  Reparaturen  vornehmen,  die  .schnell 
und  billig  auszuführen  sind,  wahrend  bei  Be- 
lassen des  Fehlers  die  ganze  Batterie  oder  grossere 
Teile  derselben  in  Mitleidenschaft  gezogen  und 
zerstört  werden  können. 
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PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Oxydation  org-anlieher  Sub- 
stanzen mit  Chroms&ure  Im  elektrolytlsehen 
Bad.  — Friedrich  Dermstädter  tn  Darmsludt.  — 
D.  R.  P.  109012.*) 

Die  bekannte  Regeneration  der  zu  Oxydation»* 
zwecken  vielfach  verwendeten  Chrotnakure  kann  mit 
der  Oxydation  organischer  K6r(>er  dadurch  direkt  ver* 
bunden  werden,  dass  man  die  Oxydation  in  dem  elek- 
trolytischen liade  vornimmt,  ht  lasten  aich  »o  t.  Ü. 
Qiinon  aus  Anilin,  Acetaldehyd  au«  Alkohol,  Amhra* 
chinoD  nu»  Anthracen  n.  s.  w.  in  vorteilhafter  Weise 
gewinnen.  Unlösliche  Substanzen  werden  zweckmässig 
in  einem  von  dem  Elektrodenraum  z.  R.  durch  ein 
Filterluch  oder  Sieb  getrennten  Teil  des  elcktrolyiiachen 
Bades  untergehracht.  Statt  einen  besonderen  Teil  des 
elektrolytischen  Rades  nhzutrennen,  kann  man  auch  die 
zu  oxydierende  Suhatunz  in  einem  besonderen  Gefäss 
tinterbringen,  das  mit  dem  elektrolytischen  Bade  in 
direkter  und  steter  Kommunikniion  steht. 

FQUmasse  zum  Aufsaugen  des  Elektrolyten 
bei  galvanischen  Prlm&r-  und  Sekundär- 
Batterien  Chemische  Fabrik  vorm.  Golden  berg, 
Geremont  & Co«  io  Winkel.  Rheingau.  — U.  R. 
P.  109016. 

Zwischen  die  Elektroden  wird  Faciis,  das  zuvor 
mit  dem  Elektrolyten  getränkt  oder,  wenn  der  Elekto- 
lyt  in  Pulverform  cingebrarbt  wird,  mit  demselbrn  ver* 
mischt  ist,  eingestampft.  Den  bisher  benutzten  Auf- 
saugestuffen gegenüber  zeichnet  sich  FacUs  sugleicb 
durch  hohe  Widerstandsfähigkeit  und  grosse  Elastizität 
aus.  

Verfahren  zur  elektrolytischen  Behandlung 
von  Nichtelektrolyten.  C.  F.  Boehringer& 
Söhne  in  Waldhof  bei  Mannheim  und  Carl  Mes- 
Singer  in  Budapest.  D.  R P.  10905t. 

Das  Verfahren  betrifft  die  elektrolytische  Behand- 
lung von  Körpern,  besonders  organischen,  welche  die 
Elcktriiität  schlecht  leiten,  wie  z.  B.  Kitrobenzol.  Es 
wird  in  der  Weise  nusgetuhrt,  dass  man  den  Kicht- 
elektrolyten  durch  einen,  in  einer  Zelle  als  Kaihode 
dienenden,  porösen  Leiter  erster  Klasse,  wie  z.  H.  Kohle, 
hindorchpresst  oder  saugt.  Infolge  der  dadurch  be- 
wirkten feinen  VericUung  des  Nichtclcktrolyten  in  dem 
Letter  wird  ersterer  gewissermatsen  selbst  zur  Kathode, 
und  der  an  derselben  aasgeschiedene  WasscrslofT  tritt 
so  mit  dem  Nichtelektrolyicn  in  eine  energische  Reaktion. 

Polklemme  fQr  elektrische  Batterien.  — Säch- 
sische A kk  umu  lat  oren  werke,  Aktien-Gcscllschaft 
in  Dresden.  (Zusatz  zum  1‘atente  106232.)  — D.  R. 
P.  109062. 


l’ilf.  63. 

*1  Siehe  diese  Zeitschrift  I90u.  t.  81. 


Die  Polklemme  unterscheidet  sich  von  der  des 
ILtupipatents  dadurch,  dass  der  Stöpsel  mit  einem  ring- 
förmigen Ansatz  versehen  ist,  der  in  die  Oelschicht 
//  taucht  und  so  die  Kontaktfläche  von  allen  Seilen 
gas-  und  säuredichl  abschliesst. 


Sammlerelektrode.  — Josef  Gawron  in  Schöne 
berg  b.  Berlin.  — D.  R.  P.  109235. 


Fig.  64. 


Die  Elektrode  besteht  aus  einer  Anzahl  flacher, 
mit  Löchern  versehener  DIeiknsten  6,  die  mit  wirk- 
t:uncr  Masse  m gefüllt  sind,  und  uotertclieidet  sich  von 
den  bekannten  Elektroden  dieser  Art  dadurch,  d:iu  die 
Kasten  io  der  (Juerrtchiuog  der  Elektrode  schräg  nach 
oben  stehend  aogeordnet  sind.  Der  Kastenboden  iat 
gewellt  oder  gerippt,  wodurch  zwischen  diesem  und 
der  wirksamen  Masse  des  darunter  stehenden  Kastens 
aufsleigende  Kanäle  c entstehen,  durch  welche  die 
Gose  abziehen  können.  Letztere  rufen  gleichzeitig  eine 
Strömung  des  Elektrolyten  quer  durch  die  Elektrode 
hervor. 


Verfahren  zur  Herstellung:  einer  homogrenen 
wirksamen  Masse  fOr  Stromsammlerplatten. 
— Camille  llrault  in  Clicby,  Meine,  Frankreich.  — 
D.  R.  P.  109236. 

Bleioxyd  wird  mit  einem  Sulfat  der  Alkali-  oder 
Erdalkalimetalle  innig  gemischt  und  sodann  unter  Zu- 
satz von  destilliertem  Wasser  in  einem  luftdicht  abge- 
schlossenen, mit  Ammoniakgas  aDgefillltco  Raum  zu- 
sammengcknetei.  Die  so  aubereilete  Masse  wird  darauf 
getrocknet  und  nach  dem  Trocknen  zerkleinert.  Aus 
dem  erhaltenen  Pulver  werden  sodann  die  Elektroden 
hergesiellt. 

Verfahren  zum  Entfärben  von  Zuckersaft 
durch  sehwefUge  Säure  und  Zinn.  — Ranson's 
Sugar  Procesa,  I.imited  in  London.  — D.  R.  P. 

*09354. 

.Man  leitet  in  dem  Zuckersaft  schweflige  Sänre  und 
setzt  d:uin  elektrolytisch  gefälltes  mikroskopisch  fein 
verteiltes  Zinn  in  Form  einer  Zinnpaste  hinzu,  wobei 
•ich  neben  hydroschwefliger  Säure  Zionsuifit  sowie 
auch  ZinosulfUr  bildet.  Das  Zinnsulflt  zersetzt  sich  in 
schweflige  Säure  und  Zinnoxyd,  dieses  und  das  Zinn 
sulfttr  gehen  mit  den  färbenden  Bestsndteilen  des 
Salles  unlösliche  Verbindungen  ein  und  wirken  auch 
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rein  mecbaniach,  indem  sie  beim  Ansfällen  jene  Stoffe 
mit  niederreissen. 

Scbaltungswelse  elektrischer  Oefen  bet  Ver- 
wendung von  mehrphasigen  elektrischen 
WeChelStrOmen.  — Elcktri7Uät.-Aktienf>esclUchtft 
vormals  Schuckerl  & Co.  in  Nürnberg,  — D.  K.  R 
109425. 


ln  den  einzelnen  elektrischen  Oefen  ist  die  eine 
Elektrode  a,  welche  als  Platte  oder  kastenförmiges  Ge> 
fäu  ausgebildet  ist,  feststehend,  die  andere  Elektrode  d, 
aus  einem  System  von  Kohlenhlöcken  bestehend,  Uber 


der  Platte  in  vertikaler  Richtung  beweglich  angeordnet. 
Eine  der  Fhasentuhl  des  zur  Verwendung  gelangenden 
.Stromes  enUpreebende  Anzahl  Oefen  wird  derartig  ge- 
schaltet, dass  die  beweglichen  Elektroden  d mit  je 
einer  der  von  der  Stromquelle  kommenden  Leitungen 
verbunden  werden,  während  die  Elektroden  a sämt- 
licher Oefen  mit  einander  leiten<i  verbunden  oder  au 
Erde  gelegt  werden. 

Drahtg^ewebekathode  fOr  elektrolytische  Ver- 
fahren nach  'Art  des  ln  der  Patentschrift 
76047  beschriebenen-  — James  llargreaves 
in  Farnworlh-in-Widncs,  I.ancaster,  England.  — D. 
K.  P.  1094S5. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  verbesserte  K.ithode  für 
elektroiyliacbe  Zellen,  durch  welche  die  Alkaltherstellung 
wirksamer  gemacht  und  eine  grossere  Reinheit  des  Pro- 
duktes erzielt  wird. 

Um  die  Berührung  zwischen  Kathode  und  Dia- 
phragma vollständiger  zu  gestalten,  als  bei  dem  Hsr- 
greave-Bird'schen  Verfahren,  wird  die  Dmhtnetz- 
kathode  gewalzt,  so  dass  die  vorspriogenden  Drahtseile  an 
den  Kreutungssiellcn  abgcflacht  werden. 

Durch  Anwendung  dieser  Kathode  ist  die  mit  dem 
Dbphragmn  in  Berührung  befindliche  Oberfläche  ver- 
grössert,  der  Durchgang  der  Gase,  Dämpfe  und  Wasch- 
wässer jedoch  nicht  zu  stark  verhindert.  Infolge  der 
vergessenen  Kathodenoberfläche  Ist  der  Widerstand 
des  Stromes  vermindert  und  die  elektrische  Osmose  ver- 
grbssert.  Die  Graham'sche  Osmose  aber  wird  gleich- 
zeitig verringert.  Folglich  erhöht  sich  die  Reinheit  des 
Produktes,  da  weniger  unzerseizter  Elektrolyt  durch  das 
Diaphragma  iu  den  Kathodennutm  tliesst. 


ALLGEMEINES. 


Grossberzoffllehe  Technische  Hochschule 
zu  Darmstadt.  Vorlesungen  und  t'ebuogen  in  der 
Abteilung  für  Chemie  im  Wintersemester  1900 — 1901. 
Beginn  derselben  16.  Oktober  1900.  Für  ElektrO' 
Chemiker.  Geh.  ßaurat  Prof.  Bern  dt:  Beschreibende 
Maschinenlehre,  3 St.  — Prof.  Dr.  Dieffenbach: 
Chemische  Technologie,  4 St.,  Elektrochemie,  2 St-, 
EIcktruchcmisches  Kollegium,  l St.,  Chemisches  und 
elektrochemisches  Praktikum,  — Prof.  Dr.  Finger: 
Ausgewähite  Kapitel  aus  der  organischen  Chemie,  6 St.  — 
Prof.  Dr.  Graefe:  Höhere  Mathematik  (für  die  zu 
Ostern  Eingetretencn),  3 St.  Vortrag,  2 St.  Uebuogen.  — 
Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  Gundelfiogeri  Elemente  der 
höheren  Abgaben,  1 St.  Vortrag  und  Uebungen.  — 
Geh. Hofrat Prof. Dr.  Henneberg;  Technische  Mechanik, 
3 St.  Vortrag.  — Dr.  Heyl;  Anorganische  Chemie, 
spez.  Teil,  i St..  — Geheimrat  Prof.  Dr.  Kittler: 
Elektrotechnisches  Praktikum,  6 St.  — Prof,  Dr.  Klemm: 
Mineratlehre  und  Gesteinsichre,  3 St.  — Prof.  Dr.  Kolb: 
Analytische  Chemie,  2 St.,  Analytische  Chemie  der 
seltenen  Elemente,  l St.,  Colloquium  über  organische 
Chemie,  1 St.  — Prof.  Kraus^:  Maschinenzeichnen, 
t Stunde  Vortrag,  3 .St.  Uebungen.  — (>eh.  Ober- 
bergrat Prof.  Dr.  Lepsin  S’  Geologie,  2 .St.,  Minera- 
logisches und  geologisches  Pnikttkum,  2 St.  — Privat* 
dozent  Dr.  Neumann;  Gestelnsanilyiische  Methoden, 
2 St.,  Ausgewähite  Kapitel  aus  der  Elektrochemie,  1.  Sr. — 
Prof.  Dr.  Scheffers:  Höhere  Mathematik  (für  die  im 
Herbst  Eingetretencn),  3 St.  Vortrag,  2 St.  Uebungen.  — 
Prof.  Dr.  Schering:  Physikalisches  Praktikum,  3 St.  — 
Privatdozeni  l>r.  Sonne:  Chemisch  - technische  Unter- 
suchung der  Nahrungsmittel,  Genussmittei  und  Gebrauchs- 
gegensiinde,  1 St.,  Chemisch  • technisches  Kollegium, 


I St.  — Geh.  Hofnit  Prof.  Dr.  Staedel:  Anorganische 
Chemie.  4 .St  Chemisches  Praktikum.  — Privatrtozent 
Dr.  V.aubel;  Theoretische  Chemie  I.  3 Sl.  — Dr. 
Welle:  yntersuchen  von  Genussmitteln  und  Gebnuchs- 
gegenstäoden,  8 Uebungen.  — Prof.  Dr.  Wiener: 
Darstellende  Geometrie  I,  4 St.  Vortrag,  3 Sl.  Uebungen.  — 
Prof.  Dr.  Wirtz:  Kiemcnte  der  Elektrotechnik,  3 St. 
Allgemeine  Elektrotechnik  I,  2 St.  — Prof.  Dr.  Zeissig: 
Expcriinental-Pbysik,  l St. 

Die  Kapitalien  ln  der  deutschen  elektro- 
technischen IndOStrie.  Der  Nationalokonom  Dr.  R. 
BUrner  ermittelte  die  Kapitalien  der  deutschen  Pro- 
duktionsrirmen  der  Eleklrotechuik  mit  rund  800  Mill. 
Mk.  und  die  Fonds  der  sogenannten  Finanzgesell- 
schäften,  welche  die  Anlage  von  elektrischen  Bahnen 
und  Elektricitätswerken  zum  Zwecke  haben,  mit  rund 
450  Mill.  Mk.  Nach  den  Feststellungen  desselben 
Herrn  besitzen  die  elektrischen  Bahnen,  Rleklricitftts- 
werke  und  Blockslationcn  in  Deutschland  einen  Anlage- 
wert von  rund  1 25oMiIl.Mk.,  so  dass  die  gesamte  deutsche 
Elektrotechnik  eine  Kapitalsmachi  von  etwa  2'']  Milli- 
arden Mk.  repräsentiert.  Hierbei  ist  allerdings  zu  be- 
merken, dass  die  Kapitalien  der  Finanzgesellschaften 
teilweise  in  den  Anlagewerteu  der  elektrischen  Bahnen 
und  Elektricitätswerke  wiederkehren. 

Die  ersten  Hllfelelslungren  bei  Verletzungen 
durch  elektrischen  Strom.  Die  »Korrcaponden/ 
für  raiionelte  Ernährungsweise  und  Gesnndheitspflegec 
von  Dr.  Ed.  Löwenthal,  Berlin,  schreibt:  Et  wird 

bei  Verletzungen  durch  elektrischen  Strom  nntcrachtedrn 
zwischen  Verbrennungen  und  Bewusstlosigkeit.  Bei  Ver* 
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breQoantyeo  ist  Kühlen  darch  kaltes  Wasser  geboten; 
wenn  die  betrefTende  Korperstelle  nor  Rötung  und 
Schmerz  seigt,  dann  ist  ein  Verband  mit  Watte  umru- 
legen,  die  in  Oel  getaucht  wurde.  Bei  HIsuco  oder 
Scburfliüdang  lege  man  ein  weiches,  in  Oel  getauchtes 
Leinenluch  auf,  darüber  ein  in  kaltes  Wasser  geiauchtci 
Tuch.  Dieses  — nicht  den  Oclnmschlag  — wechselt 
man  recht  oft,  bis  sachverständige  Hilfe  zor  Stelle  ist. 
Reim  Eintriit  der  Bewusstlosigkeit  ist  unter  allen  Um* 
staden  sofort  nach  einem  Arzt  zu  schicken.  Bis  dahin 
Öffne  man  alle  beengenden  Kleidnngs.stUcke  des 
VemnglUckten,  auch  Hemdkragen  und  Beinkleider, 
dann  lege  man  den  Verunglückten  aut  den  Kücken 
und  überzeuge  sich  vor  allem  davon,  ob  noch  eine 
Spur  von  Atmung  zu  bemerken  isL  Ist  dies  der 
Fall,  so  muss  der  Kopf  in  eine  etwas  erhöhte  Uagc 
gebracht  werden  und  Umschläge  mit  kaltem  Wusier 
auf  die  Sliro  erhalten.  Ist  keine  Atmung  wahrnehm- 
bar, so  müssen  kUu‘>(licbe  Atembewegangen  vorgenommen 
werden,  indem  man  den  Verunglückten  auf  den  Kücken 
legt  und  ihm  ein  Polster  aus  zusummengelegtcn  Kleidungs- 
stücken so  unter  die  Schultern  schiebt,  dass  das  Rück- 
grat gestützt  wird  und  der  Kopf  frei  nach  hinten  Uber- 
Üngt.  Dann  sind  die  bekannten  künstlichen  Atem- 
bewegungen zQ  machen,  die  darin  bestebeu.  dass  man 
beide  Arme  unterhalb  des  Ellenbogens  ergreift,  sic  über 
den  Kopf  hinwcgzlehl,  dann  einige  Sekunden  fesihält, 
wieder  abwärts  bewegt  und  die  Ellenbogen  fest  gegen 
die  BrusUciten  des  Bewnstttlosen  presst.  Ist  noch  ein 
Helfer  zngegeu,  so  mag  dieser  gleichzeitig  die  Zunge 
des  Bewusstlosen  mit  einem  Taschentuche  fassen  und 
sic  kräftig  herausxichcD,  so  oft  sich  die  Arme  während 
der  künstlichen  Atembewegung  über  dem  Kopf  befinden; 
diese  letzlerc  Massrcgel  trägt  sehr  zur  Beförderung  der 
Atmung  bei.  Der  Mund  muss  eventuell  gewaltsam  mit 
einem  Stück  Holz  oder  ähnlichem  geöffnet  werden. 
.Smd  noch  mehr  Personen  verfügbar,  so  empfiehlt  cs 
sich,  die  künstlichen  Atembewegungeo  ru  zweien  nach 
Kommando  ausrufUhrcii.  Diese  müssen  solange  fort- 
gesetzt werden,  bis  die  regelmässige  natürliche  Atmung 
wieder  eingetreten  ist,  sonstmMidestenszweiStundenlaDg, 
ehe  man  auf  weitere  Wiederbelebungsversuche  versiebten 
darf.  Das  Einfiossen  von  Flüssigkeiten  irgend  welcher 
Art  durch  den  Mund  ist  zu  unterlassen. 

BekanntmaehuDff.  In  Auifuhrung  der  4 
Abs.  a,  10,  12,  14  und  2a  Abs.  des  Oeseir.es,  be- 
treffend die  Patentanwälte  vom  21.  Mai  1900  hat  der 
Herr  Reichskanzler  in  Bezug  auf  die  Besetzung  der 
Prüfungskommission,  des  Ehrengerichts  and  des  Kbren- 
gericbtshufes  Bestimmung  getroffen.  Die  hiernach  be- 
rufenen Mitglieder  des  Patentamts  sowie  die  zur  .Mit- 
wirkung bestellten  berufsmässigen  Vertreter  in  Patent- 
angelegcoheiten  sind  in  den  folgenden  l.iBleo  nufge- 
iuhrt. 

A.  Eiste  der  Mitglieder  der  Prüfungs- 
kom  missioD. 

VursiUender:  Direktor  Kobolski.  Erster  Sletb 
vertrner:  Direktor  Dr.  Kheuius.  Zweiter  Stellver- 
vertreter:  Direktor  Delbrück.  Mitglieder  des  Patent- 
amts Kegieruogträte  Dr.  Damme,  v.  Kries,  Dr.  Thiel, 
Geheimer  Kegierungsrat  Wilhelm.  Kegierungaräle 
Fischer  und  Dr.  Beer.  Berufsmässige  V'ertretcr  in 
Paicnuingeiegenbeiivo:  Ingenieur  G.  Dedreux  in 

München,  Ingenieur  Robert  Deissler  io  Berlin.  In- 
genieur C.  Fchlcrl  in  Berlin,  Ingenieur  C.  Gronert, 
Ingenieur  C.  II.  Knoop  in  Dresden,  Dr.  R.  Wirlh 
io  Frankfurt  a.  M. 

R.  Liste  der  dem  Patentamt  angehörigen 
Mitglieder: 

I.  des  Ehrengerichts; 

Vorsitzender:  Direktor  Dr.  Rhenius,  Erster 

Stellvertreter:  Direktor  Delbrück,  Zweiter  Stellver- 


treter: Direktor  Kobolski,  Beisitzer:  Regierungamt 
Dr.  Lehne,  Enter  Stell  Vertreter:  Regiernngaral 

Schäfer,  Zweiter  Stellvertreter:  Regierungsrat  Geitel. 

II.  des  Khrengerichtshofs: 

Vorsitzender:  Präsident  von  Huber,  Erster  Stell- 
vertreter: Direktor  Kobolski,  Zweiter  Stellvertreter: 
Direktor  Dr.  Rhenius,  Beisitzer:  Kegierungsräte  von 
Specht  und  Dr.Rösing,  Erste  Stellvertreter:  Geheime 
Regierunf^räte  Dr.  Stephan  und  Courtois,  Zweite 
Stellvertreter:  Rcgicrungsrätc  Lovenfosse  und 

Strasser. 

C.  Liste  der  berufsmässigen  Vertreter 
i»  Pate  ntan  geleg  CD  h eiten , welche  für  die  Be- 
setzung des  Ehrengerichts  und  des  Ehren- 
gerichtshofs heranzuziehen  sind: 

I)  Ingenieur  Kart  Arndt  in  Rraunschweig,  Kaiser 
Wilhelmstrnsse  I a,  2)  Ingenieur  .Arthur  Kaermann  io 
Berlin,  KarUtmase  40,  ;{)  Ingenieur  H.  Betche  in 
Berlin,  Neue  Kosenslrasse  l,  4)  Ingenieur  K.  Bosch 
in  .Stuttgart,  Tübinger  Strasse  12,  5)  Ingenieur  G.  De- 
dreux in  München,  Brunnstrusve  S/9,  6)  Ingenieur 
Robert  Deissler  in  Beriin,  Luisenstrasse  31a,  7)  In- 
genieur C.  ('chlcrt  in  Beriin,  Dorotheensimsse  31, 
Kl  Regierungs-Haurocister  a.  I).  L.  Glaser  in  Berlin, 
Lindenstrasse  Ko,  9)  Ingenieur  C.  Gronert  ln  Berlin, 
Luisensirasse  42,  lo)  Ingenieur  K.  llaaalacher  in 
Frankfurt  a.  M.,  BicichstruMe  26,  Petersthor,  li)  In- 
genieur Pb.  von  llcrtling  ln  Berlin,  Bernburger 
Strasse  13,  12)  Ingenieur  C.  H.  Knoop  in  Dresden, 
Amalteostnisse  5.  13)  Ingenieur  G.  Loubter  io  Berlin, 
Dorotheenstrasse  32,  14!  Ingenieur  Carl  J.  Mayer  in 
Barmen,  .Mleeitrassc  221,  15)  Ingenieur  L.  Putzrath 
in  Berlin,  Kothener  .Strasse  34.  I(>)  Ingenieur  August 
Kohrbach  in  Erfurt.  Bahnhufstrasse  6,  17)  Ingenieur 
Dr.  l.ouis  Seil  in  Berlin.  Doroiheenstmsae  22,  18)  In- 
genieur Alexander  Specht  in  Hamburg,  Fischmarkt  2, 
19)  Ingenieur  Andreas  Stich  in  Nürnberg,  Karolinen- 
airasse 8,  20)  Ingenieur  Dr.  K.  Wirth  in  Frankfurt  a.  .M., 
Neue  .Mainzer  Strasse  8. 

Berlin,  den  7.  September  1900. 

Der  Präsident  des  Kaiserlichen  Patentamts, 
von  Huber, 

Zahlung  von  PatentgebQhren.  f-aut  eines 
am  27.  August  1900  veröffentlichlcn  Prisidial-Bescbeides 
des  Kaiserl.  Fatentumtes  vom  15.  August  1900  hat  die 
Frist  für  die  Zahlung  von  Jahresgebühren  deutscher 
Patente  auf  Grund  der  Bestimmungen  des  am  i.  Januar 
1900  in  Kraft  getretenen  Bürgerlichen  Geaetzbuches 

187.  iSK)  eine  Aenderung  erfuhren,  l>er  ^ iSK 
Abs.  2 des  B.  G.-B.  schreibt  vor:  sEine  Frist,  die  nach 
Wochen,  nach  Monaten  oder  nach  einem  mehrere 
Monate  umfassenden  Zeiträume  — Jahr,  halbes  Jahr, 
V’iertcljahr  — bestimmt  ist,  endigt  im  Falle  des  $ 187 
Absatz  I mit  dem  Ablaufe  desjenigen  Tages  der  letzten 
Woche  oder  des  letzten  Monats,  welcher  durch  seine 
Benennung  oder  seine  Zahl  dem  Tage  entspricht,  tu 
den  das  Ereignis  oder  der  Zeitpunkt  fällt,  im  Falle  des 
§ 187  Absatz  7 mit  dem  Ablauf  desjenigen  Tages  der 
letzten  Woche  oder  des  letzten  Monats,  welcher  dem 
Tage  vorhergeht,  der  dorct;  seine  Benennung  oder 
seine  Zahl  dem  Anfangst.ige  der  Frist  enupricht.t  In 
der  Präsidial-Verfügang  heisst  es  sodann  wörtlich,  «lass 
steh  hieraus  ergehe,  dass  der  Zeitraum  für  die  Zahlung 
der  Jahresgebühren  gegenüber  der  von  dem  Patentamt 
vor  dem  i.  Januar  1900  aogewendeten  Berechnung  für 
jctlc  der  beiden  sechswöchigen  /nhluogsfristen  um  je 
einen  Tag  kürzer  geworden  ist. 

Durchlass  von  galvanischen  und  elek- 
trischen Batterieen.  Induktionsapparaten  so- 
wie den  dazu  gehörigen  Leitern  und  Isoliertem 
Draht  nach  Russland.  Das  russische  Fmaoz- 
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ministcrium  hat  im  Einvernehmen  mit  dem  Minister  des 
Innern  befohlen,  die  Zirkularverordnunt;  vom  ]i.  Sept. 
1881,  No.  15573,  aufzuhehen  und  kUofli(;hin  ('alvunisebe 
und  elektrische  Hatterieen,  Indiiktionsnpparate  nebst  da- 
zu t^ebörigcD  Leitern,  sowie  isolierten  Draht  durebtU' 
lassen,  ohne  den  Nachweis  cinzufordern,  dass  die  Em- 
pffincer  von  der  buchsten  örtlichen  V'erwaltunf'sbehörde 
die  Erlaubnis  zum  Bezuce  der  betrefTendeo  Ge|;eostände 
erhalten  haben,  jedoch  unter  Beobuchtunt;  der  im  Jahre 
1H80  erfolgten  Verordnung,  nach  der  Jedesmal,  wenn 
derlei  Waren  ausgebündtgt  werden,  die  Polizei  obliga- 
torisch benachrichtigt  werden  muss  unter  genauer  An- 
gabe, wann,  an  wen,  welcher  Art  Gegenstände  und  in 
welcher  Menge  ausgehindtgt  worden  sind. 

Der  Trollbetta-Fall  Im  Dienste  der  Eiek- 

trizltftt.  Bisher  sind  die  Amerikaner  in  der  Aus- 
nUtxang  der  natürlichen  Wasserkräfte  fUr  die  moderne 
Technik  allen  andern  Völkern  vorausgegangen  und 
haben  besonders  am  Nlagura-Kall  eine  Kr;tltsiation  er- 


risfatei,  die  auf  der  Weh  ihresgleichen  nicht  hat.  ln 
Europa  regt  sich  jetzt  jedoch  auch  eine  bedeutende 
Unternehmungslust,  um  die  in  den  Wasserfällen  ge- 
gebenen Krtiftquellen  zweckmässig  zo  verwerten.  Km 
Land,  in  dem  viel  nach  dieser  Richtung  geschehen 
kann,  ist  Schweden,  und  besonders  ist  dabei  natürlich 
an  die  weltberühmten  Trollhettn-FäUe  zu  denken,  die 
bisher  eine  Ausnützung  nur  ln  bescheidenem  Masse  er- 
fahren haben.  Diese  Fälle  würden  nach  der  vor- 
läuhgen  Berechnung  eine  Arbeitsknift  von  220000 
Pferdekräften  bieten.  Nunmehr  Ist,  wie  die  sAllge- 
meinen  WissenschaftUcheo  Berichtea  aus  Chrisliania  er- 
fahren, ein  Konsortium  zusammengetreteo,  das  mit  einem 
Aktienkapital  von  lo'/y  Millionen  die  Verwertung  des 
TroUbetta  zur  Erzeugung  von  Elektrizität  in  die  Wege 
leiten  will.  Dieser  Plan  würde  für  das  gante  südliche 
Schweden  von  weittragender  Bedeutung  sein  und  der 
industriellen  Entwickelung  eine  neue  Zukunft  er- 
schlieasen. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Molssan,  Henri,  Professor  :in  der  l^cole  Snperieure 
de  Pharinacic  in  Paris,  Mitglied  der  .Akademie  des 
Sciences.  Das  Plaor  und  seine  Verbindungren. 
Autorisierte  deutsche  Ansgabe.  Uebersetz  von  Dr. 
Theodor  Zettel.  Mit  2t  in  den  Text  gedruckten 
Abbildungen.  Berlin  W.  1900.  Verlag  von  M.  Krayn. 

Vun  den  Aufsehen  erregenden  Forschungen 
Moissans  haben  diejenigen  über  das  Fluor  und  seine 
Verbindungen  io  der  gesamten  wisseoscbaftücheD  Welt 
ganz  besonderes  Interesse  erregt,  ebensowohl  wegen  der 
Eigenart  der  von  Moissan  eingeschtagenen  Methoden, 
aU  auch  wegen  der  Ueberraschangen.  welche  die  Re- 
sultate ergaben,  und  nicht  zuletzt  wegen  der  Folgerungen, 
die  sich  für  die  Industrie  und  Technik  auf  chemischem 
Gebiete  aas  Moissans  Arbeiten  ableilen  dürften.  Ist 
doch  das  Fluor  nicht  nur  eines  der  am  weitesten  ver- 
breiteten, sondern  auch  eines  der  zu  den  verschiedensten 
chcmlsch-tcchni»chen  Prozessen  in  Form  seiner  Ver- 
biodongeo  am  meisten  .'ingewendeten  IClemente.  Trotz 
dieser  Verbreitung  und  dieser  Vielseitigkeit  seiner  Ver- 
%rcndung  war  über  die  Natur  des  Fluors  noch  recht 
wenig  bekuont,  und  erst  .Moissan  blieb  es  Vorbehalten, 
durch  seine  unsterblichen  Forschungen  den  Schleier  von 
diesem  merkwürdigen  Elemente  wegsuziehen  und  uns 
die  Erkenntnis  seiner  Natur  und  Eigenschaften  zu 


lehren.  In  vorliegendem  Werke  nun  bat  Moissan  die 
Kesultate  aller  seiner  langjährigen  Studien  über  das 
Fluor  nieüergelegt.  Er  behandelt  zunächst  die  Ab- 
Scheidung  desselben,  sodann  die  neuen  Apparate  zur 
Erzeugung  des  Fluors,  ferner  seine  physikalischen 
EigenKchafien,  seine  Verbindungen  mit  den 
Maialloideo;  hieran  schliessen  sich  Kapitel  über  die 
Untersuchung  einiger  Fluorverbinduogen,  die  Verbin- 
dungen des  Fluors  mit  den  Metallen,  die  Emwirkung 
von  Fluor  auf  einige  organische  Verbindungen,  über 
einige  Konstanten  des  Fluors  und  neue  Eigenschaften 
derselben.  Mit  besonderem  Fleiss  ist  die  Litterstsr  Uber 
das  Fluor  von  ihren  ersten  Anfängen  an  zusammen- 
gestellt.  Das  Werk  selbst  wird  für  jeden  Chemiker 
heulzniage  einen  unentbehrlichen  nestsndtcil  seiner 
Bibliothek  bilden  müssen,  du  ja  das  Fluor  fast  nuf 
allen  Gebieten  der  Chemie  zur  Verwendung  gelangt, 
und  schon  aus  diesem  Grunde  sei  das  schon  ausge- 
stattete  Werk,  das  von  einem  Schüler  Moissans,  Herrn 
Dr.  Zettel,  eine  vorzügliche  Ueberseizung  erfahren  luit, 
der  Beachtung  unserer  Leser  empfohlen.  Bei  dieser 
Gelegenheit  sei  noch  darauf  hingewiesen,  dass  zu  dem 
Werke  Moissans,  Der  elektrische  Ofen,  nunmehr 
ein  Nachtrag  erschienen  ist,  der  die  neuesten  Forschungen 
mit  diesen  Ofen  behandelt. 


GESCHÄFTLICHES. 


Die  Allgemeine  ElektPizlUts^Gesellsehaft  zu 

Berlin  versendet  ihren  Prospekt  über  den  zu  Paris 
iiusgesteütcn  »Pavillon  mit  Nernstlampens.  -—  Derselbe 
enthält  eine  genaue  Beschreibung  des  im  Salon  d'hooncur 
de  rEIectricite  der  Austtellang  in  i'uris  befindlichen 
Pavillons  und  wir  empfehlen  die  herrorrugend  ausge- 
siatlcte  Broschüre  der  Beachtung  unserer  Leser. 

Die  in  .München  neu  begründete  Firma  Reiniger 
& Co  G.  m.  b.  H.,  Spesialfabrik  lUr  elektrische  Mess- 
instrumente, hat  uns  ihren  Katalog  übersandt,  dessen 
Inhalt  in  Anl>etracht  der  kurzen  Zeit,  welche  die  Firma 
erst  bettelt,  schon  ein  recht  reichhaltiger  genannt 
werden  mnss. 

Die  Firma  fertigt  lYazisionsmeasinslrnineDte  nach  dem 
System  Deprez  d'Arsonval  für  Schiüttaleln  und  in  Holz- 
kssten  transportabel.  Elektromagnetische  .Alessinstru- 


mente,  Induktionsmessinstrumente  für  Wechselstrom  mit 
Strom-  und  Spannuogsumformer  zur  Vermeidung 
hoher  Spannung  im  Instrument  und  V'ermeidung  der 
teuren  Kupterschienen-Zaführung  bei  hohen  Strom- 
stärken.  L>ie  Induktionsmessinstminente  werden  auch 
als  Moniageinstruineute  ausgeführt.  Den  Schluss  bilden 
Mesttransformaloreu.  Als  ganz  neu  dürften  die  ver- 
einigten Strom-  und  Spannuogsmesser,  D.  K.  P.  No. 
109254  um!  109255  gelten.  Ebenso  helfen  die  von 
der  Firma  gebauten  PräzisioDsinstrumente  für  fileick- 
strora  mit  einer  Skolenlänge  von  cs.  230  mm  einem 
Bedürfnisse  ab  nach  nicht  zu  teuren,  aber  genauen  In- 
strumenten für  wichtigere,  genanere  Messungen,  wie 
solche  in  Laboratorien,  ('lektrizititswerken,  Versuchs- 
stationen und  Prüfstellen  von  elekirntechnischen  Firmen 
notwendig  sind. 
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PERSONALIA. 


Wien.  Der  au»»eror(!.  Professor  der  nnalytitchen 
Cbcmie  an  der  Technischen  Hochschule,  Dr.  Gcorff 
Vortmann,  wurde  rum  ord.  Professor  ernaDOt 

S.  M.  der  Kaiser  bat  aus  Anlass  der  Beendigung 


der  l.egung  dei  deutsch  •nordamerikanischen  Katiels 
den  Komm.'Kat  Theodor  Guilleaume  (in  Firma 
Felten  & (iuilleaume  Carlswerk,  Akt.-Ges.  in  Muhlheim 
a.  Kb.)  in  den  erblichen  Adelsstand  erhoben. 


PATENT  -ÜBERSICHT. 


Zusammeni;cs(cllt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  S.  Dalckow,  Berlin  NVV%,  Marien*Strasse  17. 


Deutsches  Reich. 

Anmeldungen. 

Kl.  12I.  M.  17367.  Verfahren  rur  Darstellung  von 
Alkalikarbonnt  aus  Alkniimetasilicnt  und  Calcium- 
knrbooat.  — Alexis  Mols,  18  Avenue  Van  Eyck,  u. 
1).  Crispo,  35  Rue  des  Mnutins,  Antwerpen;  Vertr.: 
Carl  Pieper,  Heinrich  Springmann  und  Tb.  .Stört, 
Berlin,  Hindersinsirasse  3. 

Kl.  I2q.  F.  12636.  Verfahren  rur  elektrolytischen 
Dantellung  von  Azo- und  Hydratoverbindungen;  Zus. 
s.  Aom.  F.  12407.  — Farbenfabriken  vorm. 
Friedr.  Bayer  & Co.,  Elberfeld. 

Kl.  I2l.  K.  18204.  Apparat  zur  Elektrolyse  von 
AlkaliaalslOsnngen  unter  Benutzung  einer  Quecksiiher- 
kalhode.  — SVilUam  'Hiomson,  Baron  Kelvin  of 
Largs,  Glasgow;  Vertr.:  E.  W.  Hopkins,  Berlin,  An 
der  Stadtbahn  24. 

Kl.  I2q.  1-  14361.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  ßeozidinen.  — Dr.  Walther  Löb,  Bonn. 
KurfUrstenstr.  60, 

Kl.  2tb.  F.  124S9.  Diaphragma  fUr  ZweiflUssigkeits- 
battcrien.  — Dr.  Jean  Pierre  Fontaine,  Paris; 
Vertr.:  O.  Lenz,  Berlin,  Schiff bauerd.*iTim  30. 

Kl.  2tb.  R.  13614.  Vcifahren  zur  Herstellung  von 
Sammlerclektrodcn  mit  au«  nicht  leitendem  Stoif  be- 
stehenden Masseträgern.  — Albert  Ricks,  Berlin, 
llafenpl.  3. 

KI.  2ib.  K.  13722.  Herstellung  von  KlektrodenplaUen 
mit  aus  nicht  leitendem  Stoff  bestehenden  Masse- 
trägem;  Zus.  t,  Anm.  K.  I36i4>  — Albert  Ricks, 
Berlin,  Hafenpl.  3. 

Kl.  21b.  J.  5587.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
lliennosäuleD  auf  galvanischem  Wege.  — Baruch 
Jonas,  Berlin,  Hmdenerst.  11. 

Kl.  2td.  M.  18159.  Verfahren  zur  Erhöhung  der 
Magnetisierbarkeit  von  Gussstücken  für  Elektro- 
magnete.  — Hugo  Mosier,  Cbnrloltenburg,  Knese- 
beckstr.  82. 

Kl.  2tf.  V.  3601.  Vorrichtung  zum  Erhitzen  eines 
Glühkörpers  aus  Leitern  zweiter  Klasse.  — > Ver- 
einigte Elektricitftts- Aktien  -Geselisch.^ft, 
Budapest;  Vertr.:  Arthur  Baermann,  Bertio,  Karlstr.  40. 

Der  Patentsucher  nimmt  fUr  diese  Anmeldung  die 
Rechte  aus  Artikel  3 un<]  4 des  l'ebercinkommens 
zwischen  dem  Deutschen  Reich  und  Oesterreicb-Ungam 
vom  6.  Dezember  1891  auf  Grund  einer  Anmeldung 
in  Ungarn  vom  31.  .Mai  1899  in  Anspruch. 

Kl.  2lf.  R.  13757.  ZündungsTorrichtung  für  Glüh- 
körper aus  Leitern  zweiter  Klasse.  — Carl  Kaab, 
Kaisers  lautera. 

Kl.  2lf.  R.  (3803.  ZündungsvorrichtuDg  für  Glüh- 
körper aus  Leitern  zweiter  Klasse;  Zus.  z.  Anm. 
K.  13757.  — Carl  Raab,  Kaiserslautern. 

Kl.  2tb.  K.  19102.  Sammlerelekirode;  Zus.  z.  Anm. 
K.  19101.  — Knickerbocker  Trust  Company, 
New-York;  Vertr.:  Karl  Pieper,  Heinrich  Springmann 
und  Th.  Stört,  Berlin,  Hindersinstr.  3. 

Kl.  2ib.  K.  17783.  Galvanisches  Kippelement  mit 
Drehvorrichtung.  — Robert  Krayn,  Iterlin,  Oranien- 
borgerstr.  58. 


KL  21b.  K.  19101.  Sammlerelektrode.  — Knicker- 
bocker Trust  Company,  New-York;  Vertr.: 
Carl  Pieper,  Heinrich  .Springmunn  und  l*!).  Stört, 
Berlin,  Hindersinst.  3. 

Kl.  2if.  L.  12326.  Vorrichtung  zum  selbsithätigcn 
Ausschaltcn  von  an  die  Elektroden  angelegten  Keir- 
körpern  für  ElcktroIyt-GlUhlichl.  — Dr.  li.  I.ux, 
Bcrlin-Wilfflcrsdorf,  Kaiser-Allee  113,  und  Richard 
Adam,  Berlin,  Gidienstr.  7. 

Kl.  2th.  B.  25242.  Elektrischer  Ofen.  — Dr.  W. 
Horchers,  .\achen,  Lousbergstr.  3. 

Kl.  2lf.  H.  25969.  Einrichtung  zum  Betriebe  elektri- 
scher Glühlampen  mit  Glühkörpern  aus  Leitern 
zweiter  Klasse.  — Wilhelm  Böhm.  Berlin,  Ruthe- 
nowerstr.  74. 

KL  2tf.  R.  13814.  Verfahren  zur  Zündung  von  Glüh- 
kurpem  aus  Leitern  zweiter  Klasse.  — Carl  Raub, 
K.aiscraIaotem. 

Kl-  2tf.  K.  13948.  Verfahren  zur  Zündung  von  Glüh- 
körpern BUS  Leitern  zweiter  Klasse  j Zus.  s.  Anm. 
R.  13814.  Carl  Kaab,  Kaiserslautern. 

Kl.  48a.  H.  25650.  Anodenträger  für  die  elektrolyti- 
sche Behänd  Inng  von  MetallabßUcn.  — llcrman 
Becker,  Paris;  V'ertr. : O.  Lenz,  Berlin.  Schiffbauer- 
dämm  30. 

Erteilungen. 

Kl.  120.  114393.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

wasserlöslichen  Erdkalt-  und  Schwermetaüsalzen  der 
bei  der  Einwirkung  von  Schwefelsäure  auf  schwefel- 
freie  Mineralöle,  Harzöle  und  ähnliche  Kohlcowusser- 
stoffe  entstehenden  Säuren,  sowie  der  diesen  .Salzen 
entsprechenden  Säuren;  Zus.  z.  Pat.  112630.  — Dr. 
O-  Helmers,  Humburg,  Fohlsbüttelerstr.  174. 

Kl.  12  h.  114391.  Zorn  Aufbau  elektrolytischer  Zer- 
setzungsagparate  geeignetes  Elektrodcoayitem.  — 
R.  Eycken,  I.iiie,  Ch.  l.eroy,  Wasquehaf,  und 
R.  Moritz,  Lille;  Vertr.:  Dr.  G.  Krause,  Cöthen  i.  A. 

Kl.  12h.  II4193.  Elektrodencinrichtung. — TheGe- 

neral  Electrolytic  Parent  Company  Limited, 
Farnworth  io  Widnes;  Vertr.:  C.  H.  Knoop,  Dresden. 

Kl.  I2i.  114219.  Verfahren  zur  Darstellung  von  Salz- 
säure aus  Chlor  und  Wasserstoff.  — H.  St  W.  Palaky, 
Berlin. 

Kl.  2ib,  114026.  Sammlerelektrode.  — C.  .Siber, 
Berlin,  Friedrichslr.  14. 

Kl.  2if.  11424t.  Elektrische  Lampe  mit  Nernst'schem 
Glühkörper.  Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin. 

Kl.  2if.  114242.  Elektroden  für  Bogenlampen  mit 
einem  Zu«atz  von  wenigstens  3 Metall-  oder 
Metalloidsalten.  — H.  Bremer,  Neheim  a.  d.  R. 

Kl.  2th.  114027.  Röhrenförmige  elektrische  Helz- 
vorricktung  aus  KuoststeiDmasse.  — J.  F.  Bach- 
mann,  A.  Vogl,  C.  C,  Weiner,  Dr.  J.  Kirchner, 
A.  König  u,  Dr.  A.Jörg,  Wien;  Vertr.:  C.  Fchlcrt 
und  G.  Loubier,  Berlin,  Dorotheenstr.  3a. 

Kl.  2fh.  114028.  Elektrisch  beheizter  rotierender 
Schmelztiegcl.  — F.  E.  Ilatch,  Norway,  V.  Sl.  A.; 
Vertr.:  Carl  ü.  Lauge,  Hamburg. 
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l !<t H AT L:  tyu  KrnitdrifHmg  G*frUrfmukt*$  durtk  MittJtuHgtm  van  Elaktrviytcn.  yon  James  Barmet.  — Oü  B/eMtrv 
rkemie  am/  dem  vierien  initmaiiamalen  Kongrest  für  angewamdte  Chemie  gm  Paris.  — Utbsr  Uranstraklen  •>-  Theorie  der 
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DIE  ERNIEDRIGUNG  DES 

GEFRIERPUNKTES  DURCH  MISCHUNGEN  VON  ELEKTROLYTEN. 

Von  James  Barnes. 


ln  einer  .Abhandlung,  die  im  Laufe  des 
letzten  Winters  dem  Dalhousie  College  über- 
geben wurde,  beschrieb  Mr.  E.  H,  Archibald 
die  Experimente,  welche  er  angestellt  hatte,  um 
die  nach  Professor  Mac  Gregors  Methode 
erlangten  lonisationskoefhzienten  für  Mischun- 
gen von  gleichmolekuKaren  Lösungen  zweier 
Elektrolyten  mit  einem  gemeinsamen  Ion 
zu  prüfen.  Mit  Hilfe  dieser  Koeffizienten 
und  mit  der  Konstanten  von  Van  t Hoff 
berechnete  er  die  Erniedrigung  des  Gefrier- 
punktes der  Mischungen;  dann  verglich  er 
die  berechneten  mit  den  experimentellen 
Werten.  Er  fand,  dass  die  Differenz  zwischen 
diesenWerten  im  allgemeinen  gleich  dem  arith- 
metischen Mittel  aus  den  Differenzen  zwischen 
den  berechneten  und  experimentellen  Werten 
der  Erniedrigungen  bei  den  entsprechenden 
einfachen  Lösungen  war:  daher  wurde  die 
Prüfung  für  ausreichend  gehalten.  Auf  An- 
regung  von  Professor  Mac  Gregor  stellte 
ich  ähnliche  Experimente  mit  Mischungen 
nicht  gleichmolekularer  Lösungen,  sondern 
mit  Lösungen  verschiedener  Konzentrationen 
an.  Die  benutzten  Elektrolyte  waren  Kalium- 
chlorid, Natriumchlorid  und  Salzsäure. 

Bei  Mischungen  nicht  gleichmolekularer 
Lösungen  i.st  Mr.  .Archibalds  Methode  zur 
Prüfung  der  lonisationskoeffizienten  nicht 


anwendbar.  Kur  derartige  Mischungen  war 
es  daher  nötig,  eine  Gleichung  für  die  Er- 
niedrigung des  Gefrierpunktes  mit  Hilfe 
der  lonisationskoeffizienten  aufzustellcn. 

ln  einer  einfachen  Lösung,  welche 
ntiramm  Moleküle  eines  EIrktrolyte.s  pro  Liter 
enthält,  i.st  die  .Anzahl  der  dissoziierten  Moleküle 
na,  die  der  nicht  dissoziierten  ( I a)n,  wenn 
man  mit  a den  lonis.ationskoeffizicnten  be 
zeichnet.  Wenn  ein  Molekül  dieses  Elektro 
lyten  in  m Ionen  zerfällt,  so  i.st  die  ■-Vnz.ihl 
der  freien  Ionen  nma;  die  Gesamtzahl 
der  nicht  dissoziierten  Moleküle  und  freien 
Ionen  in  dieser  Lösung  beträgt; 

(i — a)  n nma  oder  n (i  -4-  a (m — ll) 

Bei  der  Annahme,  dass  ein  freies  Ion 
dieselbe  Wirkung  auf  die  Erniedrigung  des 
Gefrierpunktes  wie  ein  Molekül  ausübt,  und 
dass  in  einer  Lösung  die  Moleküle  so  weit 
getrennt  sind,  dass  keine  V'ereinigung  der 
selben  eintritt,  erhält  man,  wenn  man  mit  8 die 
Erniedrigung  des  Gefrierpunktes  und  mit  M 
die  molekulare  Erniedrigung,  d h die  Er- 
niedrigung,  die  durch  ein  Gramm-Molekül 
oder  ein  Gramm  ion  hervorgebracht  wird, 
bezeichnet: 

M = --  T A-  1 ' 'I 

n (I  -f-  “ If  — tll 
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Bei  Mischungen  einfacher  Lösungen  entsprechend  der  obigen  Annahme  durch 
wurde  die  Erniedrigung  A des  Gefrierpunktes  folgende  Gleichung  ausgedrückt : 

A=[M,  N,  (i  -f-  a,  |m, -il  4 M,  N,  |i  4 a,  im,— 1||  4 . . j (2) 


1 , 2 etc.  bezeichnen  die  Elektrolyten,  m die 
Anzahl  der  Ionen,  in  die  sich  die  Moleküle 
der  entsprechenden  Elektrolyten  zerlegen, 
a die  lonisationskoeffizienten  in  der  Mischung, 
N die  Konzentrationen  (in  Gramm-Molekülen 
pro  Liter)  der  Mischung  bezüglich  der  ent 
.sprechenden  Elektrolyten  und  M die  Er 
niedrigungcn,  die  durch  ein  Gramm 
Molekül  oder  ein  Gramm-Ion  der  nicht 
dissoziierten  und  dissoziierten  Teile  der 
entsprechenden  Elektrolyten  hervorgerufen 
werden,  a wird  in  dieser  Gleichung  durch 
die  zu  prüfende  Methode  gegeben ; m 
kann  bei  den  gewählten  Elektrolyten  nur 
einen  Wert  haben,  und  N ist  daher  bekannt, 
aber  welchen  Wert  M hat,  ist  zweifelhaft. 
Man  fand  für  die  einfachen  Lösungen  der 
drei  angewandten  Elcktrolyte,  dass  die  mole- 
kularen Erniedrigungen  sich  vergrösserten,  je 
konzentrierter  die  Lösungen  wurden.  Dies 
scheint  anzuzeigen,  dass  ein  Molekül  oder 
ein  Ion,  wenn  es  in  Gegenwart  einer  grossen 
Anzahl  von  Molekülen  und  Ionen  vorhanden 
ist,  eine  grössere  Erniedrigung  hervorbringt, 
als  wenn  es  nur  in  einer  kleineren  An- 
zahl vorhanden  ist.  So  wurde  bei  einer 
Lösung,  die  durchMischen  einfacher  Lösungen 
verschiedener  Ivlektrolyten  hergestellt  wurde, 
angenommen,  dass,  da  die  Anzahl  der 
.Moleküle  oder  Ionen  die  Wirkung,  die  ein 
Molekül  oder  ein  Ion  auf  die  Erniedrigung 
des  Gefrierpunktes  hat,  zu  beeinflussen  scheint, 
bei  der  durch  ein  Molekül  oder  ein  Ion 
hervorgebrachten  Erniedrigung,  der  Eick 
trolyt  I,  der  von  Molekülen  und  Ionen  dieses 
h'lektrolyten  l und  der  andern  Elektrolyten 
2,  3 etc.  umgeben  ist,  denselben  Wert  haben 
würde,  als  wenn  alle  Moleküle  und  Ionen, 
die  ihn  umgeben,  zum  Elektrolyten  gehörten. 
.So  ist  in  der  oben  erwähnten  Formel  M als 
gleich  anzusehen  den  molekularen  Depres 
sionen  in  einfachen  Lösungen  von  der  Kon 
zentration  N,  4 

Die  .Anwendung  dieser  Gleichung  auf  die 
Berechnung  der  Erniedrigung  bei  Mischungen 
wird  für  die  obige  Annahme  und  für  die 
angewendeten  lonisationskoeffizienten  sofort 
einen  Beweis  geben.  Ich  habe  sie  auf 
Mischungen  von  Kaliumchlorid  und  Xa- 
triumchlorid  angewendet.  Diese  Salze 
wurden  wegen  ihrer  einfachen  molekularen 
Struktur  und  der  annähernden  Gleichheit 
ihrer  lonisationsgrade  gewählt.  Dann  auf 
Mischungen  von  Natriumchlorid  und  Salz- 


säure, die  wegen  ihrer  einfachen  Struktur 
und  wegen  des  beträchtlichen  Unterschiedes 
in  ihrem  lonisationsgrade  au.sgewählt  wurden 
Drittens  habe  ich  sie  angewendet  aut 
Mischungen  von  Kaliumchlorid,  Natriumchlorid 
und  Salzsäure,  die  deswegen  genommen 
wurden,  um  die  Methode  für  die  Bestimmung 
der  lonisationskoeffizienten  in  einer  Mischung 
von  drei  F^lektrolyten  zu  prüfen. 

Das  folgende  ist  eine  Uebersicht  über 
die  Arbeit,  die  dabei  .auszufiihren  war; 
i)  Reinigung  der  Materialien;  2)  Konstruktion 
und  K.alibrierung  der  bei  den  Beobachtungen 
über  die  Leitungsfähigkeit  und  den  Gefrier 
punkt  benutzten  Instrumente;  3)  Herstellung 
einer  Reihe  von  einfachen  Lösungen  der 
drei  Elektrolyten  ; 4)  Bestimmung  der  spezifi- 
schen molekularen  Leitungsfahigkeiten  bei 
unbegrenzter  Verdünnung  bei  o*  C;  5)  Be 
obachtungen  über  die  Leitungsfähigkeil 
bei  o“  für  die  Reihen  von  einfachen 
Lösungen,  6)  Berechnung  der  lonisations 
koeffizienten  bei  o“  aus  den  Beob 
achtungen  über  die  Leitungsfähigkeit; 
7)  Messung  der  F>niedrigung  des  Gefrier 
Punktes  der  einfachen  Lösungen ; 8)  Be 
rechnung  der  molekularen  Erniedrigung  für 
jede  Lösung  der  drei  Elektrolyten;  9)  Be- 
reitung einer  Mischung  von  zwei  und  drei 
Elektrolyten,  10)  Messung  der  Erniedrigung 
des  Gefrierpunktes  der  Mischungen;  11)  Be 
Stimmung  der  lonisationskoeffizienten  der 
Elektrolyten  in  den  Mischungen;  12)  Be 
rechnung  der  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes 
in  den  Mischungen 

Diese  Experimente  wurden  im  Dalhousic 
t ollege,  Halifax,  ausgefühlt. 

Materialien,  Apparate  und  Methoden. 

Die  Salze  und  Säuren  wurden  von 
Merk  bezogen  Die  Salze  wurden  einmal  um 
krystallisiert:  ihre  Lösungen  und  auch  die 
der  Sauren  hatten  Werte  für  die  Leitungs 
lähigkeit,  welchen  mit  den  von  Kohlrausch 
angegebenen  genügend  übereinstimmten.  Man 
nahm  daher  an,  dass  die  Elektrolyten  für 
den  vorliegenden  Zweck  genügend  rein  waren. 
Das  bei  der  Bereitung  der  Liisungen  be 
nutzte  Wasser  wurde  nach  der  in  meiner 
früheren  Abhandlung  beschriebenen  Methode 
gereinigt,  es  hatte  bei  18"  eine  Leitungs 
fähigkeit  von  ungefähr  0.95  ><  lO-®,  ausge 
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drückt  in  Kohlrausclis  neuer  Einheit 
{ohm  cm  - ‘). 

Die  Lösungen  von  Kalium-  und  Natrium- 
chlorid wurden  durch  direktes  W'agen  her- 
gestellt,  nachdem  die  Salze  zuerst  bis  zur 
Gewichtskonstanz  im  Luftbade  getrocknet 
wurden.  Die  Lösungen  von  Salzsäure 
wurden  volumetrisch  mit  einer  Normal- 
Lösung  von  Kaliumhydroxyd  mit  Phenol- 
phtalin  als  Indikator  analysiert.  Alle  Büretten 
und  Pipetten,  die  bei  der  Bereitung  und 
Analyse  dieser  Lösungen  gebraucht  wurden, 
waren  nach  dem  Gewicht  des  destillierten 
Wassers,  welches  sie  ausfliessen  Hessen,  kali- 
briert, die  Flaschen  nach  dem  Gewicht  des 
Wassers,  das  sie  bei  o“  enthielten. 

Die  Beobachtungen  über  das  spezifische 
Gewicht  bei  18“  der  einfachen  l.ösungen 
und  ihrer  Mi-schungen  wurden  mit  einem 
Pyenometer  nach  Ostwald. Sprengel  ge- 
macht. Diese  Beobachtungen  wurden  an- 
gestellt, um  Gewissheit  zu  erlangen,  ob  beim 
Mischen  der  einfachen  Lösungen  eine  Volum- 
veränderung eintritt-  Man  fand,  dass  bei 
Lösungen  von  der  angewendeten  Konzen- 
tration keine  merkliche  Aenderung  eintrat, 
und  nahm  an,  dass  dasselbe  beio“  der  Kall 
sein  würde. 

Die  Leitung.sfähigkeiten  werden  nach 
Kohlrauschs  Methode  mit  Wechselstrom 
und  Telephon  bestimmt.  Die  Wheats- 
tone 'sehe  Brücke  bestand  aus  vier  Drähten, 
von  denen  aber  nur  zwei  (100  und  1000  Ohm) 
benutzt  wurden.  Diese  Drahte  waren  richtig 
bei  17,5"  C,  und  hatten  einen  Temperatur- 
koefficient  von  0-000267  für  ',,(,0°  für  das 
Ohm.  Die  Temperaturkorrektion  wurde  an- 
gewendet,  w enn  die  Beobachtungen  im  Keller, 
auf  den  wir  unten  zurückkommen  werden, 
gemacht  wairden. 

Der  Platin-Brücken-Draht  wurde  nach 
der  von  Stronhal  und  Bauro  vorge- 
schlagenen  Methode  mit  zehn  deutschen 
Silberdrähten  von  gleicher  Länge  kalibriert. 
Ein  von  Erieson  in  Stockholm  hergestelltes 
Telephon  und  ein  nach  einem  Plan  von  Ost- 
wald angefertigtes  Induktorium.  das  ein 
hohes  klares  Zeichen  gab,  wurden  ange- 
wendet. Für  eine  genauere  Beschreibung 
des  Pyenometers  und  der  bei  den  Beob- 
achtungen über  die  Leitungsfahigkeit  be- 
nutzten Instrumente  siehe  meine  Abhandlung, 
auf  die  ich  mich  oben  bezogen  habe. 

Drei  elektrolytische  Zellen  von  zwei 
Typen  werden  benutzt.  Eine  U-förmige 
wurde  für  die  stärkeren  Lösungen  der  Salz- 
säure benutzt-  Die  beiden  andern  hatten 
die  Form  nach  Arrhenius. 


Die  eine  von  diesen,  deren  Elektroden 
ungefähr  cm  auseinanderstanden,  wurde 
für  die  schwachen  Lösungen,  die  bei  der 
Be.stimmung  der  spezifischen  molekularen 
Leitungsfahigkeit  bei  o”  angewendet  wurden, 
benutzt;  die  andere,  deren  Ivlektroden  un- 
gefähr 5 cm  von  einander  entfernt  waren, 
für  die  stärkeren  Lösungen  der  beiden 
Salze.  Die  FZlektroden  waren  sämtlich  aus 
starkem  Platinblech,  das  fest  auf  dem  Platin- 
draht und  den  Glasverbindungen  haftete,  so 
dass  die  einmal  bestimmte  Kapazität  der 
Zelle  dieselbe  blieb  für  eine  ganze  Reihe 
von  Experimenten,  Die.se  Elektroden  wurden 
mit  Platin  überzogen  in  einer  Lösung,  welche 
nach  Lummer  und  Kurlbau ms  Vorschrift 
hergestcllt  wurde.  Den  Reduktionsfaktor 
von  einer  jeden  dieser  Zellen,  durch  den  die 
beobachteten  Leitungsfähigkeiten  auf  den 
von  Kohlrausch  angewendeten  Normal- 
wert reduziert  wurden,  erhielt  man,  indem 
man  die  für  zwei  sorgfältig  hergestellte 
Lö.sungen  von  Kaliuniclilorid  bestimmten 
Werte  mit  den  von  Kohlransch  ange- 
gebenen für  dieselben  Konzentrationen  ver- 
glich. Die  Ang.aben  für  die  Bestimmung 
der  Reduktionsfaktoren  waren  nur  bei  18“ 
bemerkbar;  da  aber  die  Zelle  aus  Glas  war, 
so  war  ihr  Wert  bei  o"  praktisch  nicht  ver- 
schieden von  dem  bei  18  ”, 

Das  Wasserbad,  das  bei  den  Beob- 
achtungen über  die  Leitungsfahigkeit  bei 
18“  benutzt  wurde,  war  dasselbe,  welches 
in  meiner  früheren. Abhandlung  beschrieben  ist. 

Für  die  Beobachtungen  bei  O“  wurde 
das  Bad  so  geändert,  dass  die  Temperatur 
dauernd  auf  O ° durch  Kisstücke,  die  im 
W'asser  schwammen,  gehalten  werden  konnte, 
während  das  Wasser  beständig  in  Bewegung 
gehalten  wurde.  Um  zu  verhindern,  dass 
das  Eis  mit  der  Zelle  in  Berührung  kam, 
wurde  um  dieselbe  ein  cyliiidrisches  Draht- 
netz von  17  cm  Durchmesser  gestellt,  das 
bis  IO  cm  über  den  Boden  des  Bades 
reichte.  Durch  1 linzufügen  oder  Entfernen 
von  Fässtücken  aus  dem  .Salzwasser  konnte 
die  Temperatur  des  Bades  genügend  lange 
leicht  bis  auf  ‘,,j“  genau  gehalten  werden, 
um  die  Leitungsfahigkeit  zu  messen.  Die 
Beobachtungen  wurden  in  einem  Erdgeschoss 
gemacht,  in  dem  die  Temperatur  wahrend 
der  Wintermonate  im  allgemeinen  unter  6” 
war.  Das  benutzte  Thermometer  war  in  ‘ j»o  " 
geteilt  und  sein  Nullpunkt  wurde  durch  den 
Verfasser  des  Aufsatzes  bestimmt.  Jede 
Lösung  hatte  eine  Temperatur  von  ungefähr 
o *,  bevor  man  sie  in  die  Zelle  brachte, 

Die  Methode  zur  Auffindung  des  Ge- 
frierpunktes war  im  Prinzip  dieselbe,  wie  sie 
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von  Loomis  vorgeschlagen  worden  ist.  Das 
Had  war  grösser,  als  das  von  Loomis  ge- 
brauchte und  das  Umriihren  wurde  mecha- 
nisch bewirkt. 

Das  benutzte  Thermometer  hatte  die 
Form  nach  Beckmann.  Es  war  in  hundert- 
stel Grade  geteilt  und  konnte  mit  Hilfe 
eines  kleinen  Mikroskops,  das  sich  auf  einem 
aufrechten  Gestell  befand,  bis  auf  ' mo,  “ 
abgelesen  werden.  Dieses  Thermometer 
war  an  einem  bestimmten  l’latze  seines  Ge- 
stelles fest  in  dem  Kork  des  inneren  Gefrier 
cylinders  (die  Gcfriercylinder  bestanden  aus 
einem  inneren  und  einem  äusseren  Cy linder; 
der  innere  enthielt  die  Lösung,  deren  Ge- 
frierpunkt bestimmt  wurde)  befestigt,  sodass 
seine  Kugel  2 cm  über  dem  Boden  des 
Cylinders  stand,  wenn  es  benutzt  wurde. 

Der  innere  Getriercylinder  war  28  cm 
lang  und  hatte  2,8  cm  Durchmesser;  der 
äussere  Cylinder  war  25  cm  lang  und  hatte 
einen  Durchmesser  von  3.15  cm.  Die  Dicke 
des  Glases  betrug  ungefähr  i mm,  zwischen 
den  beiden  Cylindern  befand  sich  ein  Luft- 
raum von  ungefähr  1,5  mm.  Dieser  Raum 
war  hinreichend,  um  die  Bildung  von  Eis 
an  der  Wand  des  Cylinders  zu  verhindern. 
Der  innere  Cylinder  wurde  im  äusseren 
durch  zwei  Streifen,  einen  oben,  den  andern 
unten,  aufrecht  gehalten.  Diese  Streifen  ver- 
hinderten auch  die  gegenseitige  Berührung 
der  Wände.  Die  Länge  der  Cylinder  ge- 
stattete, dass  die  Lösung  gut  in  das  B.ad 
eingetaucht  und  dadurch  fast  von  dem  Ein- 
fluss der  äusseren  Temperatur  frcigehalten 
werden  konnte. 

Bei  der  Bestimmung  des  Gefrierpunktes 
einer  Lösung  werden  diese  Cylinder  mit  einer 
Mischung  von  Salzwa-sser  und  Eis  umgeben, 
die  in  einem  Glasgefäss  von  35  cm  Höhe 
und  II  cm  Durchmesser  enthalten  war 
(Schutzbad  genannt).  Der  Deckel  für  dieses 
Gefäss  wurde  aus  dem  Schutzbad  eines  Beck- 
mann-Apparates genommen  Das  Glas  des 
Gefässes  war  ’/j  cm  dick  und  wurde  mit 
Asbestpappc  umkleidet,  damit  die  Einwirkung 
der  Temperatur  des  Beobachtungsraumes 
verringert  wurde.  Es  war  nötig,  dieses  Bad 
auf  eine  konstante  Temperatur  innerhalb 
eines  fünfzigstel  Grades  zu  halten,  wenn  man 
Werte  für  den  Gefrierpunkt,  die  bis  auf 
weniger  als  “noo“  stimmen  sollten,  erhalten 
wollte.  Man  erreichte  cs  dadurch,  dass  das 
Bad  beständig  in  Bewegung  gehalten  wurde. 
Irgend  eine  Temperaluränderung  wurde 
schnell  durch  ein  Thermometer,  das  in 
fünfzigstel  Grade  geteilt  war,  angezeigt.  Die 
Temperatur  des  Bades  konnte  durch  Hinzu- 
fügen vpn  Ws#ser,  welches  die  Temperatur 


des  Zimmers  hatte,  erhöht  oder  durch  Eis- 
stücke erniedrigt  werden;  Schnee  war,  wenn 
zu  erlangen,  vorzuziehen. 

Der  l’latinrührer  für  den  Gcfriercylinder 
hatte  die  gewöhnliche  Kreisform  und  hatte 
einen  dünnen  Platindraht,  der  gegen  die 
Wand  des  Cylinders  rieb  und  dadurch  die 
Bildung  von  Eis  verhinderte.  Bei  beständigem 
Umrühren  hatte  das  Eis  keine  Neigung,  sich 
zusammen  zu  ballen  und  zur  Oberfläche  zu 
steigen,  sondern  man  konnte  sehen,  wie  es 
sich  durch  die  ganze  Lösung  in  dünnen, 
glänzenden  Partikeln  bewegte.  Der  Um- 
rührer des  Schutzbades  bestand  aus  einem 
dicken  Kupferdraht  mit  zwei  Ringen,  dem 
einen  für  den  oberen,  dem  anderen  für  den 
unteren  Teil.  Beide  Umrührer  wurden 
mechanisch  durch  einen  von  Hcnricis 
Heissluftmotoren  bewegt,  der  ungefähr  3 cm 
von  dem  Gefrierpunktsapparat  entfernt  war. 
Durch  einen  leichten  Riemen  bewegte  dieser 
Motor  ein  kleines  hölzernes  Rad,  das  sich 
über  dem  Schutzbad  befand.  Eine  Stange 
verband  dieses  Rad  mit  einem  Schieber  auf 
einer  vertikalen  Leitstange;  an  diesem 
Schieber  waren  die  beiden  Umrührer  be- 
festigt. Durch  Entfernung  der  Verbindungs- 
stange von  dem  Centrum  des  Bades  konnte 
die  Wirkung  des  Umrührers  verändert  werden. 
Da  ungefähr  70  ccm  Lösung  gebraucht 
wurden,  war  ein  Kolbenhub  von  II  cm 
nötig,  damit  der  Ring  des  Umrührers  in 
dem  Gcfriercylinder  gerade  den  Boden  be- 
rührte und  ungefähr  */,  cm  bis  unter  die 
Oberfläche  der  Lösung  reichte.  Auf  diese 
Weise  werden  alle  Lösungen  gleichmässig 
umgeruhrt,  und  da  der  Gang  der  Maschine 
absolut  gleichmässig  war,  wurde  jede  Lösung 
in  genau  derselben  Weise  umgerührt. 

Ein  anderes  Glasgefäss  von  denselben 
Dimensionen  wie  das  Schutzbad  enthielt 
Salzwasser  und  Eis  von  ungefähr  — 10°  (es 
hiess  das  Gefrierbad);  der  Zweck  dieses 
Bades  war,  die  Lösung  in  dem  Gefrier- 
cylinder  auf  ungefähr  0,3*  unter  den  Gefrier- 
punkt zu  bringen. 

Der  Hammer  einer  gewöhnlichen  elek- 
trischen Glocke  wurde  benutzt,  um  an  das 
Thermometer  zu  schlagen.  Der  Strom  einer 
Edison-Lalande-Zelle  war  genügend  stark, 
um  schnelle  und  kräftige  Schläge  hervorzu- 
rufen. 

Die  Methode  von  Raoult  wurde  ange- 
wendet, um  die  Erhebung  über  die  Tempe- 
ratur des  Schutzbades,  der  konvergenten 
Temperatur  dieses  Apparates,  zu  bestimmen, 
d.  h.  die  Temperatur,  die  schliesslich  ange- 
nommen wird  von  einer  Lösung,  die  um- 
gerührt worden  ist  und  kein  Eis  mehr  hat. 


Heft  8 


ELEKTROCHEMISCHE  ZElTSCHRIKf. 


74 


wenn  sie  mit  dem  Schutzbad  dieselbe  Wärme 
hat.  Den  Gefrierpunkt  des  Wa.ssers  erhielt 
man  zuerst.  Das  bei  dieser  Beobachtung 
gebildete  Eis  wurde  dann  geschmolzen,  die 
Gefrierzylinder  enthielten  das  Wa.sser,  das 
in  das  Schutzbad  zuruckging,  und  das  Um- 
rühren  begann.  Mit  dem  Schutzbad,  das 
beständig  auf  o"  gehalten  wurde,  fiel  die 
Temperatur  des  Wassers  in  den  Gefrier- 
zylindern zuerst  .schnell,  dann  langsamer,  bis 
sie  bei  0,05*  constant  blieb.  Dieses  Experi- 
ment wurde  mit  demselben  Resultate  wieder- 
holt; man  erfuhr  es,  dass  die  konvergente 
Temperatur  0,05“  über  der  Temperatur  des 
Schutzbades  lag.  Deshalb  wurde  bei  allen 
Experimenten  die  Temperatur  des  Schutz- 
bades so  eingerichtet,  dass  sie  0,05*  unter 
dem  Gefrierpunkt  der  Lösung  lag.  Man  fand 
auch  mit  Wasser,  dass  das  Schutzbad  er- 
forderte, dass  es  diesen  selben  Wert  unter 
dem  Gefrierpunkt  (0,05*)  war,  damit  der  Wert 
des  Gefrierpunktes,  der  mit  einer  sehr  kleinen 
.Menge  Eis  bestimmt  war,  mit  dem  mit  einer 
grossen  Menge  erhaltenen  überein.stimmte. 

Die  Methode  zur  Ausführung  einer  Be- 
obachtung über  denGefrierpunktwarfolgende: 
Der  Gefrierzylinder  wurde  mit  der  Lösung 
bis  zu  einer  Marke  am  Glas  (ungefähr  70  ccm) 
gefüllt.  Dann  wurde  er  in  das  Gefrierbad 
gebracht,  wo  er  blieb,  bis  die  Temperatur 
durch  beständiges  Rühren  auf  ungefähr  0.3* 
unter  den  Gefrierpunkt  der  Lösung  erniedrigt 
war;  dieser  Punkt  wurde  durch  ein  vorher- 
gehendes Experiment  bestimmt.  Die  Gefrier- 
zylinder wurden  jetzt  schnell  in  das  Schutz- 
bad, das  die  verlangte  Temperatur  (0.05“ 
unter  dem  Gefrierpunkt  der  Lösung)  hatte, 
gebracht,  und  das  Umrühren  begann.  Nach 
zehn  Minuten,  in  welcher  Zeit  die  Lösung 
innerhalb  0,1“  ihres  Gefrierpunktes  gestiegen 
war,  wurde  ein  kleiner  Eiskrystall  durch  eine 
Glasröhre  im  Korken  eingeführt.  Als  die 
Eispartikel  sich  allmählich  durch  die  l-ösung 
bildeten,  stieg  das  Quecksilber  im  Thermo- 
meter und  nahm  nach  ungefähr  einer  Minute 
eine  feste  Stellung  ein.  Dann  begann  das 
Klopfen  und  wurde  eine  halbe  Minute  fort- 
ge.setzt;  dann  liess  man  das  Klopfen  und 
Umrühren  aufhören  und  las  mit  Hilfe  des 
Mikroskops  ab.  Nach  nochmaligem  Um- 
rühren  und  Klopfen  las  man  das  Thermo- 
meter noch  einmal  ab;  diese  Ablesung  sollte 
die  erstere  kontrollieren.  Man  trug  Sorge, 
das  Schutzbad  während  dieser  beiden  Be- 
obachtungen beständig  auf  der  erlangten 
Temperatur  zu  halten.  Die  Cylinder  wurden 
jetzt  entfernt,  das  Eis  geschmolzen  und  die- 
selbe Operation  für  eine  zweite  Beobachtung 
wiederholt 


Da  eine  Aenderung  im  Luftdruck  eine 
entsprechende  Aenderung  am  Thermometer 
verursacht  hätte,  so  wurde  der  Gefrierpunkt 
des  benutzten  Wassers  alle  drei  Stunden 
bestimmt. 

Die  Temperatur  des  Zimmers  wurde  so 
niedrig  und  so  gleichmassig  als  möglich 
während  der  Experimente  gehalten,  und 
keine  Beobachtung  wurde  bei  einer  Tempe- 
ratur von  mehr  als  5 “ C.  gemacht. 

Da  das  Gefrieren  meiner  Lösungen  un- 
gefähr O.I  “ unter  dem  Gefrierpunkt  begann, 
war  das  gebildete  Eis  so  gering,  dass  die 
gewöhnlich  für  die  Aenderung  in  der  Kon- 
zentration und  daher  auch  in  der  Erniedri- 
gung angewendete  Korrektion  innerhalb 
der  Fehlergrenze  liegt.  Daher  sind  die  Re- 
sultate ohne  Korrektionen  angegeben. 

Einfache  Lösungen. 

Bei  den  Elektrolyten  KCl,  NaCl  und 
HCl  ist  nur  ein  Weg  möglich,  um  ihre 
Moleküle  zu  dissozieren,  nämlich  in  zwei 
Ionen,  daher  reduziert  sich  Gleichung  (i) 


Für  die  Bestimmüng  der  Werte  von  M 
sind  die  andern  Grössen  0,  n und  a aus  Be- 
obachtungen über  einfache  Losungen  er- 
langt; man  nahm  an,  dass  a gleich  ist  dem 
Verhältnis  der  spezifischen  molekularen 
Leitungsfähigkeit  zu  der  spezifischen  mole- 
kularen Leitungsfahigkeit  bei  unbegrenzter 
Verdünnung.  Da  die  Ixisungen  eine  Tempe- 
ratur von  ungefähr  o • bei  der  Bestimmung 
des  Gefrierpunktes  hatten,  mussten  die  loni- 
sation.skoefficicnten  bei  annähernd  derselben 
Temperatur  bestimmt  werden.  Zu  diesem 
Zwecke  wurden  Messungen  über  die  Lei 
tungsfahigkeit  beio*  gemacht,  und  zwar  an 
Lösungen  von  der  benutzten  Konzentration 
bei  den  Beobachtungen  über  den  Gefrier- 
punkt und  auch  von  sehr  verdünnten  Lö- 
sungen der  Elektrolyten. 

Die  letzteren  Messungen  sind  erforder- 
lich für  die  Bestimmung  der  spezifi.schen 
molekularen  Leitungsfähigkeiten  bei  uiibe- 
grenztet  Verdünnung  bei  o". 

Bestimmung  der  spezifischen  molekularen 
Lettungsfahlgkelten  bei  unbegrenzter  Ver- 
dünnung bei  0". 

Eine  Reihe  von  einfachen  Lösungen, 
deren  Konzentration  für  die  Salze  von 
0.01 — 0,0001,  für  die  Säure  von  0,01 — 0.001 
schwankte,  wurde  hergestellt  und  die  Lei- 
tungsfähigkeiten bei  1 8 “ und  bei  o “ ge- 
messen. Die  Leitungsfahigkeit  des  Wassers, 
das  bei  der  Bereitung  dieser  I.ösungen  ge 
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braucht  wurde,  wurde  bei  beiden  Tempera 
turen  gemessen  und  sein  Wert  in  jedem 
Fall  von  der  Leitungsfähigkeit  der  Lösung 
abgezogen.  Grosse  Sorgfalt  wendete  man 
an.  um  mit  diesen  verdünnten  Lösungen 
gute  Resultate  zu  erhalten.  Die  Elektroden 
wurden  durchgängig  mit  einemTeilder Lösung 
gewaschen,  bevor  sie  in  die  Zelle  gebracht 
wurden.  Die  Lösungen  und  das  benutzte 
Wasser  wurden  so  wenig  als  möglich  der 
Luft  ausgesetzt,  die  Messungen  wurden  un- 
mittelbar nach  Herstellung  der  Lösung  aus- 
geführt. Die  Messungen  wurden  dreimal 
wiederholt,  und  das  Mittel  der  erlangten 
Werte  wurde  als  der  wahrscheinlichste  Wert 
angenommen. 

Die  folgende  Tafel  I giebt  die  so  er- 
haltenen Werte  und  das  Verhältnis 

1^1# 

wo  |x,,  und  p,  die  .spezifischen  molekularen 
Leitungsfahigkeiten  bei  18”  respektive  o' 
sind.  Die  Konzentrationen  sind  in  Gramm- 
Molekülen  pro  Liter  bei  o ” ausgedrückt 
und  die  spezifischen  Leitungsfahigkeiten  in 
Ausdriicken  dieser  Einheit  und  Kohlrauschs 
neuer  Einheit  der  Leitungsfähigkeit. 


Tafel  I. 


Koneentrfttioo  < 

I 

Spes.  mol. 
Leituag»* 
fähigkeit 
bei 

Spc*.  mol. 
l..eilnQgv 
fähigkeit 
bei  0*  C. 

(m) 

/iii— /i« 

fit* 

KCl  (74,59. 

1 

.010 

1224 

775 

.367 

.005 

1244  J 

787 

•367 

.001 

1278  ' 

809 

.367 

.0005  1 

1284  1 

814 

.366 

.0002 

1 «293 

821  1 

i .366 

.0001  1 

1 «298 

824 

•365 

Na  CI  (58,50) 

.010 

1028 

638 

-379 

.005 

«049 

65« 

j 380 

.001 

«075 

664 

1 382 

.000$ 

1084 

670 

00 

.0002 

«094 

676 

, .382 

.0001 

1098 

679 

.38.Z 

HCl  (36,49) 


3706  I 2595  I .300 

I 3731  I 2608  .301 

3753  I 2625  .301 

I 3757  j 2626  .30t 


D.as  \T-rhältnis  scheint  grösser 

[>1!* 

zu  werden,  je  mehr  sich  die  Konzentration 
verringert,  mit  Ausnahme  des  Kaliumchlonds, 
wo  es  kleiner  wird.  Die.se  Eigentümlichkeit 
zeigen  auch  die  Werte,  die  mit  Hilfe  von 
Ddguisnes  Angaben  berechnet  sind.  Die 
Ueberein-stimmung  zwischen  den  Werten  für 
die  Leitungsfähigkeit  bei  o*  von  Döguisne 
und  dem  obigen  für  die  Lösungen  von  der 
Konzentration  .01  ist  sehr  gut.  nicht  so  bei 
den  verdünnten  Lösungen.  Es  war  nicht 
möglich,  übereinstimmende  Resultate  mit 
Lösungen  von  grösserer  Verdünnung  als  die 
obigen  zu  erlangen.  Das  V'erhältnis  scheint 
jedoch  einen  konstanten  Wert  zu  erreichen 
in  diesen  verdünnten  Lösungen,  und  der  Ver- 
fasser hat  angenommen,  dass  der  Wert 
dieses  Verhältnisses  für  die  Lösung  mit  der 
Konzentration  .0001  für  die  Salze  und  .001 
für  die  Saure  für  unbegrenzte  Verdünnung 
gelten  würde. 

Tafel  II  giebt  die  Werte  der  spezifischen 
molekularen  Leitungslähigkeiten  bei  unbe- 
grenzter Verdünnung  bei  o wie  sie  aus 
Kohlrauschs  Werten  bei  18  • mit  Hilfe 
der  obigen  Verhältnisse  erhalten  sind.  Die 
Leitungsfähigkeiten  sind  wie  in  Tafel  I aus- 
gedruckt. 

Tafel  II. 


Elektrolyt 

1 Spez.  mol.  LeituDgtfähigkeÜ 
; bet  unbegr.  Verd. 

für  l8"C.  1 

für  0«  C. 

KCl 

>1312  [ 

833 

Na  CI 

'1103  1 

682 

HCl 

‘3774  ! 

2638 

Bestimmung  der  lonlsationskoefflzlenten 
bei  0**  rUr  einfache  Lösung'en. 

Zu  diesem  Zweck  musste  man  die  spe- 
zifischen Leitungsfähigkeiten  bei  o*  für 
Reihen  von  einfachen  Lösungen  eines  jeden 
Elektrolyten  finden.  Diese  Werte  für  die 
Leitungsfähigkeit  sind  auch  nötig,  um  die 
Kurven  zu  zeichnen,  die  das  Verhältnis 
zwischen  der  Konzentration  und  der  Leitungs 
fähigkeit  zeigen.  Die  Kurven  werden  ge- 
braucht bei  der  Bestimmung  der  lonisations 
koeffizienten  in  den  Mischungen. 

Tafel  UI  enthält  die  beobachteten 
Werte  und  auch  die  damit  berechneten 
lonisationskoeffizienten.  Die  Konzentrationen 
sind  in  Gramm-Molekülen  pto  Liter  bei  o*C. 
ausgedrückt  und  die  Leitungsfähigkeit  in  Aus- 
drücken von  Kohlrauschs  neuer  Einheit. 


.010 

.005 

.002 

.001 
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Tafel  m. 


KoDuentratioo 

Spet.  Leiiuo^sfih. 

lonitatioaskoefT. 

bei  o»C.  (k) 

bei  o®C.  (r) 

KCl 

•03 

22.73 

.910 

.05 

37.15 

.892 

.08 

58.32 

.875 

.10 

71.83 

.862 

.20 

138.5 

.832 

.30 

204  5 

.849 

.40 

268.1 

.804 

Na  CI 

■03 

18.34 

.896 

.05 

29.92 

.877 

.08 

46.93 

.860 

.10 

58.03 

.850 

.20 

1 1 1.2 

.815 

•30 

161.0 

.787 

40 

208.9 

765 

HCl 

•03 

76.43 

.966 

.05 

126 1 

.956 

.08 

198.9 

.942 

.10 

246.1 

-933 

.20 

480.3 

910 

•30 

710.6 

.898 

.40 

933-4 

.884 

Bestimmangr  der  Werte  von  |i. 

Die  folgende  Tafel  IV  enthalt  die  Werte 
der  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes  der 
einfachen  Lösungen.  Diese  Werte,  die  das 
Mittel  von  drei  Beobachtungen  sind,  sind 
bis  auf  vier  Dezimalen  gegeben.  Sie  ent- 
hält auch  die  Werte  der  Erniedrigung  (M) 
die  durch  jedes  Gramm-Molekül  oder  Gramm- 
Ion  des  Elektrolyten  in  der  Lösung  hervor- 
gebracht wird,  und  die  nach  Gleichung  (3) 
mit  den  in  die.ser  und  in  Tafel  111  gegebenen 
Angilben  berechnet  sind.  Die  Konzen, 
trationen  sind  wie  in  den  vorhergehenden 
Tafeln  ausgedrückt  und  die  Erniedrigungen 
nach  der  Thermometerskala  von  Celsius. 

Wenn  man  die  Werte  von  Loomis  für 
die  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes  mit 
diesen  Werten  vergleicht,  so  zeigt  sich,  dass 
in  vielen  Fällen  die  L'ebereinstimmung  sehr 
gut  ist.  Die  Kurve,  die  gebildet  wird,  wenn 
man  die  durch  die  obigen  Werte  gegebenen 
Punkte  verbindet,  liegt  etwas  über  der,  die 


man  aus  den  Werten  von  Loomis  erhält. 
Wie  schon  oben  erwähnt  ist,  wächst  die 
molekulare  Erniedrigung  an,  je  stärker  die 
Lösungen  werden. 


Tafel  IV. 


KoDzeotrmttOD 

Erniedrigung  des 

Molekulare  Er- 

(") 

Gefrierponkti  {ß) 

niedrigvng  (/>) 

KCl 

.03 

.1060 

1.85 

.05 

.1752 

1.85 

.08 

.2776 

1.85 

.10 

-3458 

1.86 

.20 

-6795 

1.86 

•30 

1.0171 

1.86 

.40 

1.3487 

1.87 

Na  CI 

.03 

.1072 

1.89 

-05 

.1768 

1.88 

.08 

.2824 

1.90 

.10 

■3515 

1.90 

.20 

.6885 

1.90 

.30 

1.0292 

1.92 

.40 

1.3646 

1.93 

HCl 

-03 

.1078 

1.83 

.05 

.1786 

1.83 

.08 

-2835 

1.83 

.10 

.3552 

1.84 

.20 

-7138 

1.87 

.40 

'•4553 

1-93 

Nach  der  Theorie  von  Van't  Hoff 
sollte  der  Wert  für  die  molekulare  Er- 
niedrigung 1.86  sein.  Loomis  fand  ex- 
perimentell, dass  bei  einer  grossen  Zahl  von 
Nichtelektrolyten  in  wässriger  Lösung  die 
molekulare  Erniedrigung  1.86  für  die  ver- 
dünnten Lösungen  war.  Bei  den  oben  be- 
nutzten Elektrolyten,  <leren  lonisations- 
koeffizienten  nach  der  Methode  der  Leitungs- 
fahigkeit  bestimmt  sind,  sind  die  Werte  für 
die  molekülare  Erniedrigung  um  diesen  Wert 
gruppiert.  Die  Divergenz  von  diesem  Wert 
kann  teilweise  durch  die  Bemerkung  des 
zweifelhaften  Wertes  für  die  spezifischen 
molekularen  Leitungsfahigkeiten  bei  unbe- 
grenzter Verdünnung  für  o*,  die  bei  den  Be- 
rechnungen der  lonisationskoeffizienten  an- 
gewendet sind,  verschuldet  werden. 
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Mlschung'en  von  Lösungen  von  zwei 
Elektrolyten. 

Da  gleiche  Volumina  einfacher  Lösungen 
von  zwei  Elektrolyten,  die  ein  Ion  gemein- 
sam haben,  gemischt  wurden  und  die  Mole- 
küle der  angewendeten  Elektrolyten  sich  in 
zwei  Ionen  zerlegen,  reduziert  sich  Gleichung 
(2),  da  keine  Volumenveränderung  beim 
Mischen  eintritt,  auf 

A = [M,  n,  (i  + a,)4-.M,  n,  (i-fa,)]  (4) 

n,  und  n,  sind  die  Konzentrationen  der  ent- 
sprechenden einfachen  Lösungen.  Für  die 
Berechnung  der  Erniedrigung  des  Gefrier- 
punktes der  Mischung  durch  diese  Gleichung 
ist  n bekannt,  a erhalt  man  durch  die  Modi- 
fikation von  Professor  Mac  Gregors  Me- 


thode. die  in  meiner  vorhergehenden  Ab- 
handlung beschrieben  ist,  M in  der  Weise, 
auf  die  oben  verwiesen  ist. 

Resultate  der  Berechnungen. 

Tafel  V giebt  die  Angaben,  die  für  die 
Berechnung  der  Erniedrigung  des  Gefrier- 
punktes von  Mischungen  von  Kaliurachlorid 
und  Natriumchlorid  und  von  Natriumchlorid 
und  Salzsäure  nötig  sind.  Sie  zeigt  auch 
die  Uebereinstimmung  der  berechneten  mit 
den  beobachteten  Werten.  Die  Konzen- 
trationen, die  molekularen  Erniedrigungender 
entsprechenden  Lösungen  und  die  Er- 
niedrigungen des  Gefrierpunktes  der 
Mischungen  sind  wie  in  Tafel  IV  ausge- 
drückt. 


Tafel  V. 


KoDzentrationen, 
L6suDg«Q  bei  o’^C. 

loniaationskoeffizicnlen 
1 in  Mischung  bei 

Molek.  Kmiedrigung 
ID  MiBchno': 

EroiedrigUDK  de* 
Gefrierpunkte«  der 
Misrhnng 

Differens 

KCl 

("i) 

NaCl 

C»i) 

KCl 

i <«i) 

Na  CI 
(«*) 

KCl 

(Ml) 

Na  CI 
fM,) 

Beub, 

Werl 

ßerech. 

Wert 

.05 

.03 

.902 

.886 

1.85 

1.89 

.1406 

.1415 

-j-  .0009 

.05 

.06 

.890 

.878 

1.85 

1.89 

.1942 

-1937 

— .0005 

-05 

.08 

.883 

.866 

1.85 

1.90 

.2283 

.2289 

-l-  .0006 

.05 

.10 

.878 

.863 

1.85 

1.90 

.2648 

.2638 

— .0010 

•05 

.20 

.854 

■834 

1.86 

1.90 

-4361 

-4345 

— .0016 

.05 

.40 

.829 

.807 

1.86 

1.90 

.7709 

•77' 6 

-4-  .0007 

30 

-03 

.840 

.825 

1.86 

1.90 

.5661 

■5655 

— .0006 

-30 

.06 

.838 

.820 

1.86 

1.90 

.6164 

.6167 

+ .0003 

•30 

.08 

-835 

.818 

1.86 

1.90 

.6519 

.6501 

— .0018 

30 

.10 

-«33 

.816 

1.86 

1.90 

.6856 

.6840 

— .0016 

-30 

.20 

.827 

-798 

1 86 

i-9‘ 

.8546 

-853' 

— .0015 

-30 

.40 

.813 

-775 

1.87 

1-93 

1.1924 

1.1937 

+ -0013 

.05 

-03 

-883 

.960 

1.89 

1.83 

-1436 

.1428 

— .0008 

.05 

.05 

.877 

.958 

1.89 

1-83 

.1786 

•1783 

— .0003 

-05 

.08 

.866 

.952 

1.90 

1-83 

-2307 

-2315 

-|-  .0008 

.05 

.10 

.860 

-947 

1.90 

1-83 

.2654 

.2665 

.001 1 

05 

.20 

.836 

.924 

1.90 

1.85 

-4438 

-4432 

— .0006 

-05 

.40 

.800 

.908 

1-91 

1.88 

.8057 

•8034 

- 0023 

.30 

-03 

.825 

.919 

1.90 

1.86 

-5752 

■5738 

— .0014 

.30 

.05 

.824 

.919 

1.90 

1.86  1 

6103 

.6090 

— 0013 

-30 

.08 

.820 

.919 

1.90 

1.87  1 

.6617 

.6624 

.0007 

.30 

.10 

.815 

.918 

1.90 

1.87  1 

.6984 

.6967 

— .0017 

-30 

.20 

-797 

.907 

1-91 

1.89 

.8748 

.8755 

.0007 

-30 

.40 

-770 

.894 

1-93 

1-93 

1.2450 

1-2436 

— .0014 

Es  ist  schwierig,  die  Fehlergrenze  bei  Die  beobachteten  Werte  sind  in  allen  Fällen 
den  obigen  Beobachtungen  abzuschätzen.  Mittel  von  wenigstens  drei  Beobachtungen. 
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Es  liegen  auch  viele  Fehlerquellen  in  den 
Berechnungen,  sie  lassen  keine  genaue  VVert- 
bestimmungannehmen.  Nachroher  Schätzung 
wird  die  Fehlergrenze  bei  Berechnung  und 
Beobachtung  ungefähr  0.0015”  betragen. 

Wenn  diese  Schätzung  annähernd  genau 
ist,  dann  zeigt  die  obige  Tafel,  dass  die 
Uebereinstimmung  zwischen  den  beobachteten 
und  berechneten  Werten  vollkommen  aus- 
reichend ist  lür  Mischungen  von  Kalium- 


17S 

Chlorid  und  Natriumchlorid  einerseits  und 
Natriumchlorid  und  Salzsäure  andererseits. 

Mischungen  von  Lösungen  dreier 
Elektrolyten. 

Da  bei  Mischungen  von  drei  Elektro- 
lyten gleiche  Volumina  einfacher  Lösungen 
gemischt  wurden  und  keine  Volumver- 
änderung eintrat,  und  da  jedes  Molekül  dieser 
Elektrolyten  in  zwei  Ionen  zerfällt,  bekommt 
Gleichung  (2)  folgende  Form: 


A = ‘,s  [Ml  "i  ( I -{-•'i)  "l"  Ml  »1  (t  “h  üi)  M,  nj  (i  -f-  3j)] 


(5) 


n sind  die  Konzentrationen  der  Lösungen, 
M erhält  man  wie  oben,  a wird  nach  der 
unten  angegebenen  Methode  be.stimmt. 

Bestimmung  der  lonlsatlonskoefflzlenten 
ln  Mischungen  von  drei  Elektrolyten. 

Professor  Mac  Gregor  hat  gezeigt,  wie 
man  Gleichungen  finden  kann,  die  genügen 
zur  Auffindung  der  lonisationskoelfizienten 
in  einer  Mischung  von  Elektrolyten,  die  ein 
Ion  gemeinsam  haben,  und  wie  man  sie 
durch  einen  graphischen  Prozess  lösen  kann, 
Bei  einer  Mischung  von  zwei  Elektrolyten 
habe  ich,  auch  iin  vorliegenden  Fall,  Pro- 
fessor Mac  Gregors  Gleichungen  so  um- 
geformt, dass  sie  in  den  Werten  für  die 
örtlichen  Leitungsfähigkeiten  und  Konzen- 
trationen ausgedrückt  werden. 

Bei  Mi.schiingen  von  drei  Elektrolyten 
sind  die  umgeformten  Gleichungen  folgende; 


K|  Kj  — K] 

(6) 

p.'v.ä  p;v>« 

^ 4.  + N”  = . 

Q ^ C,  + C, 

(7) 

k, (C.)l 
W.  = A (C.) 

(8) 

k«-A(C,) 

1,  2 und  3 bezeichnen  die  Elektrolyten, 
k die  spezifischen  Leitungsfahigkeiten  der 
Elektrolyten  in  den  Gegenden,  die  sie  in 
der  Mischung  einnehmen  (die  Leitungs- 
fähigkeiten haben  denselben  Wert  wie  in 
einfachen  Lösungen  von  gleichen  Konzen- 
trationen), )».>;  die  spezifischen  molekularen 
Leitungsfahigkeiten  bei  unbegrenzter  V’er- 
dünnung,  n die  Konzentrationen  der 
Mischungen  mit  Bezug  auf  jeden  einzelnen 
Elektrolyten,  C die  örtlichen  Konzentrationen, 
die  bei  verdünnten  Lösungen  die  Konzen- 
trationen der  isohydrisclien  Lösungen  sind. 
Wir  haben  so  sechs  Gleichungen  zur  Be- 
stimmung von  drei  k und  drei  C. 


Diese  Gleichungen  können  auf  gra- 
phische Weise  gelöst  werden.  Zuerst  werden 
die  spezifischen  Leitungsfähigkeiten  des 
Elektrolyten  2 (k,)  mit  der  Konstanten 

~ — multipliziert  und  die  des  Elektrolyten 

II,-«, 

3 (k,)  mit  — - - Die  Gleichungen  (8)  werden 
p-s;» 

jetzt  angewendet,  um  Kurven  zu  zeichnen, 
die  als  Abscissen  die  Werte  der  spezifischen 
Leitungsfähigkeiten  und  die  entsprechenden 
Werte  der  Konzentration  als  Ordinaten 
haben.  Man  findet  drei  Punkte  auf  jeder 
Kurve,  die  eine  gemein.same  Abscisse  haben, 
entsprechend  den  Gleichungen  (6)  und  Or- 
dinaten (C|,  Ci,  Cj),  deren  Werte,  wenn 
man  sie  in  Gleichung  (7)  einsetzt,  diese 
Gleichung  lösen.  Nach  dieser  Methode 
haben  wir  k,,  C,,  C,,  C,  gefunden,  k,,  k,  erhält 
man  leicht  .aus  den  Gleichungen  (6)  a,  die 
lonisationskoeffizienten  in  den  Mischungen 

werden  dann  nach  der  Gleichung  a = 

(Vxic 

bestimmt. 

Resultate  der  Berechnungen. 

Die  folgende  Tafel  VI  enthält  die  Resultate 
der  Berechnungen  nach  Gleichung  (5),  ferner 
die  experimentellen  Werte,  die  man  aus 
der  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes  der 
Mischungen  von  Lösungen  von  Kalium- 
chlorid, Natriiunchlorid  und  Salzsäure  ent- 
hielt. In  allen  Kolumnen  sind  die  Resultate 
wie  in  Tafel  V ausgedrückt. 

Die  berechneten  Werte  in  dieser  Tafel 
haben  einen  grösseren  möglichen  Fehler  als 
in  Tafel  V,  da  sie  eine  grössere  Anzahl 
von  experimentellen  Daten  verlangten.  Bei 
den  beobachteten  W'erten  ist  der  mögliche 
Fehler  derselbe  wie  vorher.  Wenn  man 
die  vielen  Fehler-Quellen  bei  beiden  Werten 
in  Betracht  zieht,  so  ist  die  Ueberein- 
stimmung zwischen  ihnen  vollkommen  aus- 
reichend. 
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Tafel  VI. 


Konzeoirstiunea, 
leOtam^en  bei  0® 

Ionis.>Kocflr.  i.  d. 
MischaDg  bei  O® 

Molek.  ErnUdriK- 
i.  d.  Mitchaog 

Erniedr.d.Gcfrierp.  ' 
d.  MischuDg 

Diflerenz 

KCl 

NaCl  HCl 

KCl  N«C1 

HCl 

KCl 

.NaCI 

L'Cl 

Beob. 

Berechn. 

("i) 

(■>.)  ; (n.) 

i*t)  (»>) 

(«.) 

(.Mil 

(M.)  ; 

(M.) 

Wert 

W'ert 

.05 

.06  .05 

.890  .874 

1 n 

i_ 

1.85 

1.89 

1-83 

.1878 

.1892 

-l-  .0014 

.05 

.IO  .o8 

.875  .860 

.944 

1.85 

i.90  ! 

1.83 

.2712 

.2705 

— .0007 

•05 

o 

o 

.853  i .838 

.931 

1.86 

1.90  i 

1.85 

,4070 

.4094 

.0024 

•30 

b 

00 

O 

.840  j .825 

.919 

1.86 

1.90  i 

1.86 

55'5 

.5537 

.0022 

•30 

.IO  .20 

.833  j .814 

•913 

1.86 

1.90  1 

1.87 

.6952 

.6943 

— .0009 

-30 

.20  .30 

.821 1 .790 

.904 

1.86 

1.91  j 

1.89 

.9290 

-9274 

— .0016 

FoIg:erung:en. 

Die  obigen  Resultate  zeigen,  da.ss  es 
möglich  ist,  bei  Mischungen  von  Lösungen 
aus  Kaliumchlorid  und  Natriumchlorid,  aus 
Natriumchlorid  und  Salzsaure  und  aus  allen 
dreien  die  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes 
innerhalb  der  Fehlergrenze,  die  durch  Be- 


obachtung und  Berechnung  bedingt  wird, 
vorherzubestimmen.  Dazu  bedarf  man  der 
lonisationskoeffizienten,  die  man  auf  die 
oben  erwähnte  Methode  erhalten  hat,  und 
der  Annahme,  dass  die  molekulare  Er- 
niedrigung eines  Elektrol>'ten  in  einer 
Mischung  dieselbe  ist,  wie  in  einer  einfachen 
von  derselben  Konzentration. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  AUF  DEM  VIERTEN 
INTERNATIONALEN  KONGRESS  FÜR  ANGEWANDTE  CHEMIE 

ZU  P ARIS.  (Schlatf.) 


Dritter  Sltzungrstagf. 

Präsident:  HerrMoissan;  Vize-Präsi- 
dent: Herr  Gail. 

Herr  Moissan  hat  durch  Anwendung 
der  Wirkung  des  reinen  Kohlenstofies  auf 
Calcium  und  auch  durch  diejenige  des  Ace- 
tylens auf  Calcium-Ammonium  sehr  reines 
Calcium-Carbid  erhalten,  das  sehr  genau 
der  Formel  CaC,  entspricht.  Dieses  Pro- 
dukt ist  unter  Umständen  eine  farblose 
krystallisierte  Substanz. 

Herr  Moissan  giebt  eine  zweite  Mit- 
teilung über  die  Carbide  von  Neodym, 
von  l’raseodym  und  von  Samarium,  die  er 
durch  Reduktion  der  Oxyde  mittels  Kohle 
im  elektrischen  Ofen  erhalten  hat.  Diese 
Carbide  geben  mit  Wasser  feste  und  flüssige 
Verbindungen  und  ein  an  Acetylengas 
reiches  Gemisch,  das  ausserdem  Aethylen, 
Methan  und  Wasserstoff  enthält. 

Bericht  des  Herrn  Gail:  Industrie  des 

Calcium-Carbids  in  I'rankreich.  Nach  einigen 
allgemeinen  Betrachtungen  über  die  Carbid- 


Industrie  berichtet  Herr  Gail  über  die  ver- 
schiedenen Teile  seines  Vortrages,  der  die 
Erzeugung  des  elektrischen  Stromes,  die 
Rohstoffe,  die  Elektroden,  die  angewendeten 
Oelen,  die  Kraft  des  Wassergefälles  um- 
fasst, und  schliesst,  indem  er  den  Kongress 
aufmerksam  macht,  dass  cs  von  Interesse 
wäre,  wenn  man  eine  einzige  Methode  der 
Analyse  des  industriellen  Carbids  anwendete, 
und  dass  auch  eine  Analyse  der  von  den 
verschiedenen  Carbidsorten  gelieferten  Gase 
wichtig  sei. 

Bericht  des  Herrn  l.acroix:  Wasser- 

und  Ki.senbahntransport  des  Calcium-Carbids. 
Die  Bedingungen  des  Carbid-Transportes  in 
Frankreich  und  im  Ausland  .sind  nach  ein- 
ander von  Herrn  Lacroix  geprüft  worden, 
der  folgcnderma.ssen  schliesst:  Die  Tarife 

sind  erdrückend  hoch,  wenn  man  sic  mit 
dem  Werte  der  transportierten  Ware  ver- 
gleicht, andererseits  wäre  es  wünschenswert, 
dass  ein  einheitlicher  Tarif  auf  allen  fran- 
zösischen F-isenbahnen  für  diese  Ware  ein- 
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geführt  wurde,  die  bedeutend  weniger  Ge- 
fahr darbietet  als  die  Petroleum-Fabrikation 
z.  B.,  welche  unvergleichbar  gefährlicher 
ist.  Ferner  müs.ste  man  die  Schiffahrts- 
gesellschaften ersuchen,  die  Frage  wohl  zu 
prüfen,  damit  die  französische  Industrie  die 
ausländische  Konkurrenz,  welche  .schon 
schwer  auf  ihr  liegt,  siegreich  bestehen  kann. 

Herr  Gail  hebt  die  Wichtigkeit  dieser 
Fragen  für  die  Lebensfähigkeit  der  Carbid- 
Industrie  hervor  und  bittet  die  Mitglieder 
des  Kongresses,  sich  den  Ausführungen 
des  Herrn  Lacroix  anzuschlie.ssen. 

Bericht  des  Herrn  Sabatier,  der  das 
Resultat  seiner  interessanten  Untersuchungen 
über  die  Einwirkung  verschiedener  Met.alle 
auf  das  Acetylen  und  die  Anreicherung  des 
Acetylens  mit  Wasserstoff  bei  Gegenwart 
desselben  auseinandersetzt. 

Herr  Jourchotte  beschreibt  einen 
Acetylen-Apparat  seines  Systems,  bei  welchem 
das  Wasser  an  das  Carbid  herantritt,  und 
der  charakteristisch  ist  durch  die  Anord- 
nung des  Gaserzeugers  mit  Wasserkammern 
und  mit  Kühlvorrichtung  durch  Wasser- 
zirkulation; ferner  sind  automatische  Vor- 
kehrungen ohne  mechanische  Organe  sowohl 
bei  der  Erzeugung  des  Acetylens  als  auch  bei 
der  Reinigung  des  Gases  verwendet.  Ausser- 
dem fehlt  jede  Zirkulation  des  Gases  in 
den  äusseren  Röhren,  welche  in  den  Apparat 
hineinführen, 

Herr  Nicola  Tesla  zeigt  eine  Reihe 
von  Apparaten  seiner  Erfindung,  um  die 
Bildung  des  Ozons  unter  dem  Einfluss  des 
elektrischen  Funkens  und  Ozons  zu  demon- 
strieren. 

Herr  Deroy  beschreibt  einen  von  ihm 
erfundenen  Apparat,  der  .aus  zwei  das  Carbid 
enthaltenden  Generatoren  besteht.  Das 
Carbid  befindet  sich  in  über  einander  liegen- 
den Fächern,  welche  automatisch  nach  ein- 
ander von  dem  aus  einem  M ariotte'schen 
Gefäss  kommenden  Wasser  gespeist  werden. 

Die  Wasserzufuhr  wird  durch  Aus- 
gleichung der  zwischen  dem  Generator  und 
dem  Gasometer  herrschenden  Drucke 
reguliert. 

Herr  Ed.  Fouchif  entwickelt  das  Ver- 
fahren dieser  Gesellschaft.  Das  Acetylen 
wird  unter  einem  Druck  von  IO  kg  in  Stahl- 
gefassen  aufgespeichert,  welche  mit  porösen 
und  mit  Aceton  imprägnierten  Steinen  ver- 
sehen sind.  Das  Vorhandensein  des  Acetons 
einerseits  und  der  porösen  Masse  andrerseits 
beseitigt  ganz  und  gar  jede  Explosionsgefahr. 
Derartige  Recipienten  enthalten  an  Acetylen- 
gas  das  lOOfache  ihres  Volumens  und  können 
50  mal  mehr  Licht  liefern  als  das  alte  trans- 


portable Gas  unter  demselben  Druck.  Bei 
dem  gleichen  Gewicht  können  sie  3 bis  20 
mal  mehr  Licht  als  die  Akkumulatoren  geben. 

Herr  Fouche  giebt  verschiedene  De- 
tails an  über  industrielle  Anwendungen  dieses 
Verfahrens  und  schliesst  mit  einigen  Ver- 
suchen bei  Beleuchtung  mit  freier  Flamme 
und  mit  den  Gasbrennern  „Sirius“. 

Herr  Gail  fragt  an,  welches  das  V'er- 
hältnis  des  durch  das  Acetylen  mitgerissenen 
Acetons  ist, 

Herr  Fouchö  antwortet,  dass  die  Kosten 
dieses  mitgerissenen  Acetons  0,5  bis  0,6  Fr. 
pro  Kubikmeter  betragen. 

Sitzung  vom  Donnerstag,  26  Juli. 

Bericht  des  Herrn  Mi  net:  Die  Elektro- 
chemie im  Jahre  1900. 

Der  augenblickliche  Stand  der  elektro- 
chemischen indu.strien  in  F'rankreich  und  im 
Auslande  ist  Besorgnis  erregend. 

Herr  Peyrusson  zeigt  einen  P-Iektro- 
lyseur,  der  eine  wohlgeregelte  und  gleich- 
förmige W'irkung  auf  die  Elektrolyse  ausübt, 
wodurch  die  Bildung  der  Isomeren  vermieden 
wird . 

Herr  Clerc;  Bericht  über  die  elektrischen 
Oefen  und  über  die  Produktion  der  Metalle 
und  Legierungen  im  elektrischen  Ofen.  Man 
soll  jedes  zu  komplizierte  und  zu  viele  feine 
Mechanismen  enthaltende  System  verwerfen 
und  vor  allem  den  elektrischen  Bogen  als 
eine  Wärmequelle  betrachten. 

Herr  Clerc  wünscht,  dass  die  Elektro- 
metallurgie der  Carbid  und  .Aluminium-In- 
dustrie nachkommt. 

Herr  Clerc;  Produktion  der  Metalle  im 
elektrischen  Ofen.  Kr  hat  seine  Arbeiten 
au.sgedehiit  auf  die  Fabrikation  des  Fasen- 
Chroms  und  seine  Reinigung  und  hat  Eisen- 
Chrom  mit  hohem  Kohlenstoffgehalt  und 
reines  Eisen-Chrom  erhalten. 

Herr  Lebeau:  Er  zieht  aus  den  Unter- 
suchungen des  Herrn  Moissan  die  F'olgerung, 
d.ass  die  Reduktion  des  Siliciums  durch 
Kohle  Carborundum  und  sogar  reines  Sili- 
cium ergeben  k<ann. 

Seine  eigenen  Versuche  über  die  Be- 
handlung des  -Smaragdes  haben  ihn  zu  einem 
bedeutenden  industriellen  Re.siiltat  geführt. 
Die  Reduktion  dieses  natürlichen  Silikates 
durch  Kohle  giebt  last  reines  geschmolzenes 
Silicium;  das  Produkt  enthält  bis  98  “ „ des 
letzteren. 

Herr  Guntz  fügt  hinzu,  da.ss  das  ge- 
schmolzene Silicium,  das  wahr.scheinlich 
durch  einen  analogen  Prozess  dargestcllt 
wird,  augenblicklich  in  Deutschland  im 
Handel  ist. 
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Hcricht  des  Herrn  i’almaer;  Ausbeutung 
der  Triebkräfte  in  Schweden. 

Schweden  besitzt  vier  Carbidwerke,  die 
mit  etwa  looo  und  5000  1’,  S.  arbeiten. 
Zwei  Fabriken  fabrizieren  Chlorkalium.  Eine 
erzeugt  Pottasche  und  Chlor. 

Herr  Gail:  Wird  die  Pottasche  sehr 
konzentriert,  erhalten  und  wird  da.s  Verfahren 
auf  Quecksilber  angewandt? 

Herr  Palmaer:  Eine  schwache  Kon- 
zentration ergiebt  ein  Produkt  von  50°.,. 
Das  Verfahren  ist  wohl  dasselbe  wie  beim 
Quecksilber,  aber  mehr  oder  weniger  modi- 
fiziert. 

Herr  C.  Zenghclis  hat  über  die  Ver- 
änderungen des  elektri.schen  Potentials  wäh- 
rend der  chemischen  Reaktionen  berichtet. 
Mehrere  dieser  Reaktionen,  deren  Natur  man 
durch  die  Analyse  und  Thermochemie  nicht 
konstatieren  konnte,  hat  man  mittels  des 
Elektrometers  bestimmt. 

Die  Lösungen  des  Zink  in  Alkalihydro- 
zyden,  welche  sich  beim  Erwärmen  zersetzen, 
zersetzen  sich  auch  in  der  Kälte.  Er  hat 
dies  durch  einen  Versuch  bestätigt,  indem 
er  sie  im  Kalten  aufbewahrte.  (15  Stunden 
für  Lösungen  0,1  N und  12  Tage  für  Lösungen 
0,5  N.) 

Schliesslich  ist  cs  ihm  mittels  des  Elektro- 
meters gelungen,  quantitativ  die  ein  Salz 
zusammensetzenden  Elemente  zu  be.stimmen, 
indem  er  die  elektromotorische  Kraft  be- 
stimmte, die  in  dem  Augenblick  erzeugt 
wird,  in  welchem  man  einen  Draht  oder 
einen  Streifen  des  in  der  Lösung  befindlichen 
Metalls  eintaucht. 

Er  hat  diese  Methode  angewandt  zur 
quantitativen  Bestimmung  des  in  einer  Lösung 
enthaltenen  Silbernitrates  und  zur  quanti- 
tativen Bestimmung  des  im  Urin  enthaltenen 
Zuckers.  Die  erhaltene  .Annäherung  war 
t pCt. 

Herr  Hubon  teilt  die  Darstellung  und 
die  Eigenschaft  des  Acetylenru.sses  mit. 

Herr  Hollard:  Principien  der  elektro- 
lytischen .Analyse  und  der  Analyse  des 
industriellen  Kupfers.  Man  hat  bei  der 
elektrolytischen  Analyse  zu  oft  auf  der 
Trennung  der  .Metalle  bestanden,  die  auf 
den  Differenzen  der  Polarisations-Spannungen 
ihrer  Salze  basiert.  Dieses  Princip  ist  falsch 
bei  einer  Analyse,  wo  die  Polarisations- 
spannung von  der  Konzentration  des  Mctalles 
abhängt  und  wo  die  Konzentration  in  jedem 
Augenblicke  abnimmt  in  dem  Ma.ssc,  wie 
das  Metall  sich  zersetzt.  Man  wird  indessen 
dieses  Princip  da  anwenden  können,  wo  die 
Unterschiede  der  Polarisationsspannungcn 
ziemlich  gross  sein  werden,  um  .sich  nicht 


infolge  der  Verminderung  der  Konzentration 
des  Bades  gegenseitig  aufzuheben;  daher 
rührt  eine  erste  Einteilung  der  Metalle  in 
Gruppen.  In  jeder  dieser  Gruppen  wird 
man  versuchen,  die  Metalle  zu  trennen,  in- 
dem man  eins  oder  mehrere  derselben  zu 
„komplexen“  Ionen  macht;  alsdann  wird 
entweder  der  elektrische  Niederschlag  nicht 
.stattfinden  können,  oder,  wenn  das  komplexe 
Ion  teilweise  gelö.st  i.st,  der  Niederschlag 
stattfinden,  aber  mit  einer  Polarisations- 
spannung, die  in  Bezug  auf  diejenige  der 
andern  Metalle  gross  genug  sein  kann,  da- 
mit die  Trennung  ermöglicht  wird. 

Herr  Hollard  spricht  hierauf  von  dem 
Einfluss  der  Intensität  und  der  Dichtigkeit 
des  Stromes  auf  die  Analyse  und  zeigt  ein 
neues  System  von  Elektroden. 

Die  Methode  der  Analyse  des  industri- 
ellen Kupfers  von  Herrn  Hollard  ist  eine 
Anwendung  der  vorherbeschriebenen  Prin- 
zipien. 

Vierter  Sltzungrstag:. 

Präsident:  Dr.  Leblanc;  Vize-Präsident: 
Gäll: 

Herr  Marie  zeigt  eine  Methode  der 
elektrolytischen  Gewichtsbestimmung  der  un- 
löslichen Bleiverbindungen,  wie  des  Sulfates 
oder  der  Chromate.  Diese  Salze  werden 
in  Salpetersäure  gelöst,  der  man  salpeter- 
saures Ammoniak  zusetzt.  Herr  Marie 
schlägt  vor,  die.se  Methode  zur  Analyse  der 
zahlreichen  industriellen  bleihaltigen  Silikate 
anzuwenden.  Es  genügt,  die  V'erbindungen 
mit  Flusssäure  und  Schwefelsäure  aufzulösen 
und  das  entstehende  Sulfat  nach  der  oben 
beschriebenen  Methode  zu  behandeln. 

Herr  Leblanc  schlägt  vor,  in  der 
Elektrochemie  einheitliche  fundamentale 
Bezeichnungen  einzuführen. 

Herr  Gail  bemerkt,  dass  diese  Frage 
zu  verwickelt  ist,  um  ohne  vorhergehende 
Vorbereitung  in  einer  Sitzung  des  Kongresses 
behandelt  zu  werden,  und  schlägt  die  Er. 
nennung  einer  Kommission  vor,  welche  auf 
dem  nächsten  Kongress  über  diesen  Gegen- 
stand Bericht  erstattet.  Dieser  Vorschlag 
wird  angenommen,  und  eine  Kommission 
ernannt,  welche  folgende  Mitglieder  ent- 
hält: Die  Herren  Moissan,  Blondin, 

Guntz,  Hollard,  Gail,  Lippmann, 
Leblanc,  Claasscn,  Etard,  Palmaer, 
Brodlet,  Lebeau,  Müller,  Marie.  Die 
Mitteilungen  über  diesen  Gegenstand  werden 
an  diese  Kommission  gesandt. 

Herr  Verbno-Laszey  nski  erstattet 
einen  Bericht  bezüglich  der  Metall- 
oxyde, welche  in  den  Zink-  und  Alkali- 
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Elementen  zur  Depolarisation  angewandt 
werden,  und  zeigt  einen  Akkumulator  ausZink, 
Alkali  und  Nickel. 

Herr  Commelie  erinnert  an  die  früheren 
Versuche,  die  er  in  Gemeinschaft  mit  Des- 
maeure  mit  dem  Akkumulator  Zink,  Alkali, 
Kupfer  gemacht  hat,  und  der  für  das  Unter- 
seeboot »Gyinnote«  benutzt  wurde. 

Herr  Paul  Lacroix  verliest  eine  Notiz 
bezüglich  des  Apparates  »Heliogüne« , System 
Capelle-Lacroix.  Dieser  Apparat  ge- 
hört zur  Kategorie  der  Tropfapparate,  bei 
denen  das  Wasser  in  die  das  Carbid  ent- 
haltenden Generatoren  tropfenweise  hin- 
einfällt. Sein  Funktionieren  ist  gegründet 
auf  den  konstanten  Ausgleich  des  Druckes 
zwischen  einem  Wassergasometer,  der  also 
veränderlichen  Druck  besitzt,  und  einem 
Siphon,  der  durch  eine  unbestimmte  und 
vom  Gasometer  unabhängige  Wassermenge 
gespeist  wird.  Der  Apparat  bewirkt  also, 
nach  dem  Ausdruck  des  Autors,  ein  wirk- 
lich hydrostatisches  Gleichgewicht,  dessen 
Schwankungen  der  Gasometer  regelt,  und 
das  um  so  empfindlicher  ist,  als  die  Wasser- 
säule des  Siphons  im  Vergleich  zur  Wasser- 
masse des  Gasometers  von  ausserordentlicher 
Beweglichkeit  ist.  Die  Wasserverdrängung 
im  Siphon  ist  genau  doppelt  so  gross  wie 
diejenige  im  Gasometer.  Ausserdem  sind 
diese  Apparate,  >Heliogöne*-,  da  sie  keinerlei 
bewegliche  Organe  haben,  vor  jeder  Be- 
schädigung geschützt  und  bieten  alle  mög- 
lichen Garantieen  der  Sicherheit  und  des 
guten  Funktionierens. 

Herr  Javal  zeigt  einen  von  ihm  selbst 
erfundenen  Acetylen-Apparat,  der  eine  Vor- 
richtung besitzt,  welche  eine  automati.sche 
Reinigung  des  Apparates  gestattet.  Bei 
diesem  Apparat  wird  das  Acetylen  unter 
geringem  Druck  und  niedriger  Temperatur 
erzeugt.  Er  hat  keine  leicht  verletzbaren 
Organe. 

Herr  Hubon  bittet  um  Aufklärung  der 
Bedingungen,  welche  die  Abnehmer  des 
Calcium-Carbids  von  den  Fabriken  zu  fordern 
berechtigt  sind.  Kr  erinnert  an  von  der 
deutschen  Acetylen  - Gesellschaft  vorge- 
achlagene  Bedingungen.  Diese  Bedingungen 
jedoch  lassen  nicht  das  Verhältnis  der  Ver- 
unreinigungen erkennen,  welche  stets  im 
Acetylen  Vorkommen. 

Herr  Hubon  schlägt  die  Ernennung 
einer  Kommission  vor,  welche  diese  Fragen 
studieren  soll.  Nach  einigen  Bemerkungen 
der  Herren  Gail,  Javal,  Besnard  u.  a. 
wird  die  Fortsetzung  der  Diskussion  über 
die.sen  Gegenstand  bis  zur  nächsten  Sitzung 
vertagt. 


Herr  Christomanos  macht  ein  sehr 
merkwürdiges  Experiment,  welches  die 
Wirkung  des  brennenden  Magne.siums  auf 
die  Oberfläche  des  Marmors  zeigt;  es  ent- 
steht eine  Reduktion  mit  einem  tiefschwarzen 
und  ziemlich  dicken  Niederschlag. 

Herr  Scidmann  im  Namen  des  Herrn 
Otto:  Die  von  Herrn  Otto  erfundenen 

und  hcrge.stclltcn  Ozonisationsapparate  ge- 
statten, — dank  der  Beweglichkeit  einer 
Elektrode,  welche  successive  und  automatisch 
die  Funken  vernichtet,  indem  sie  dieselben 
an  der  Bildung  des  Lichtbogens  verhindert, 
— eine  aus.serordcntliche  Vermehrung  des 
Ozons.  Da  sie  gänzlich  aus  Metall  (Eisen), 
mit  Ausnahme  der  nichtleitenden  aus  Glas 
bestehenden  Teile,  hcrgestellt  sind,  ist  ihre 
industrielle  Anwendung  unvergleichbar 
sicherer  und  weniger  teuer  als  die  bis  jetzt 
angewendeten  dielektrischen  Ozonisation.s- 
apparate. 

Herr  Stock  fässt  die  im  Verein  mit 
Herrn  Moissan  angestellten  Versuche  über 
die  Bor-Silikate  zusammen.  Durch  direkte 
Einwirkung  des  Bors  auf  Silikate  wurden' 
Si  Bo,  und  Si  Bo,  erhalten. 

Herr  V.  Montais;  In  der  letzten  Sitzung 
hat  Herr  Sable  de  Montais  einen  neuen, 
sehr  einfachen  Acetylen-Apparat  beschrieben, 
bei  welchem  das  Carbid  ins  W'asser  fällt. 
Infolge  eines  Irrtums  ist  diese  interessante 
Mitteilung  in  den  Akten  dieser  Sitzung 
nicht  erwähnt  worden. 

Fünfter  Sltzungstag. 

Präsident:  Herr  Moissan;  Vice-Präsi- 
dent:  Herr  Gail. 

Herr  Moissan  berichtet  das  Resultat 
seiner  jüngsten  Untersuchungen  über  die 
Einwirkung  des  Fluors  und  der  Fluorwasser- 
stoffsäure auf  das  Glas;  desgleichen  über  die 
Erzeugung  des  Ozons  durch  Einwirkung  des 
Fluors  auf  Wasser.  Herr  Moissan  lührt 
Experimente  vor;  namentlich  konnte  den 
Mitgliedern  des  Congresses  die  Verflüssigung 
des  Fluors  gezeigt  werden. 

Herr  Moissan  bemerkt,  dass  die  in 
der  vorigen  Sitzung  zum  Studium  einheit- 
licher in  die  Elektrochemie  einzuführender 
Bezeichnungen  ernannte  Kommission  diese 
wichtige  P'rage  dem  Physik-Kongress  vor- 
legen könnte.  Dieser  V'orschlag  wird  an- 
genommen. 

Auf  den  Vorschlag  des  Herrn  Moissan 
w'ird  die  PTnennung  der  in  der  vorigen 
Sitzung  genannten  Kommission  entschieden, 
welche  die  Bedingungen  der  Analyse  und 
der  Probe  des  Calcium-Carbids,  die  Analyse 
des  Acetylen-Gases  und  die  Verhältni.sse 
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derzulässigen  Verunreinigungen  studieren  soll. 
Diese  Kommission  besteht  aus  den  Herren: 
Moissan,Gall,I.unge,Bullier.Lacroix, 
Mubon,  Strauss,  I.ebeau. 

Bericht  des  Herrn  Defacqz:  .Analyse 
des  industriellen  Aluminiums. 

Der  Berichterstatter  hat  die  Absicht  zu 
untersuchen,  welches  die  beste  .Methode  für 
eine  ähnliche  Analyse  ist,  die  so  rigoros  wie 
möglich  zur  Gewichtsbestimmung  aller  Ele- 
mente dienen  soll.  Unter  den  hauptsäch- 
lichsten Methoden,  die  wahrend  der  fünf 
letzten  Jahre  veröffentlicht  worden,  sind  die 
bekanntesten  in  chronologischer  Reihenfolge: 

I.  Methode  von  Herrn  Moissan  1895 
„ Gouthiöre  1896 
„ James  Otis  Handy  1896 
„ F.  Jean  1897 
„ Balland  1897 
,,  Bald)'  1899. 

Nach  einem  Ueberblick  über  jede  dieser 
Methoden,  verwirft  der  Berichterstatter  die- 
jenigen von  Gouthiere  und  Jean,  die 
seiner  Meinung  nach  den  Fehler  haben,  dass 
sie  die  Gewichte  nur  aus  der  Differenz  be- 
stimmen; was  die  Methode  von  James  Otis 
Handy  betrifft,  .so  scheint  sie  ihm,  obwohl 
im  ganzen  recht  gut,  nicht  die  Gleichförmig- 
keit der  Moissan'schen  Methode  zu  haben, 
der  er  den  Vorzug  giebt. 

Herr  Fischer:  Die  Darstellung  des 

Bleitetrasulfates  und  der  vierwertigen  Doppel- 
salze der  Alkalimetalle  und  des  Bleis  ist  .auf 
Anregung  des  Herrn  Elbs  gelungen.  Diese 
Verbindungen  bilden  sich  bei  der  Elektrolyse 
einer  Schwefelsäure  von  der  Dichtigkeit  1,7 
mittels  Blei-Elektroden.  Die  vierwertigen 
Bestandteile  zersetzen  augenblicklich  bei  Be- 
rührung mit  Wasser  und  bilden  Bleibioxyd. 
Er  zeigt  die  Wichtigkeit  dieser  Thatsachen 
für  die  Theorie  der  Akkumulatoren. 

Herren  Mcslans  und  Camille  l’oulenc: 
Ueber  einen  industriellen  Apparat  zur  Dar- 
stellung des  Fluors. 

Die  Herren  Meslans  und  l’oulenc 
haben  versucht,  die  F-ntdeckung  des  Herrn 
Moissan  in  der  Industrie  zu  verwerten 
und  einen  Apparat  zur  Darstellung  des  Fluors 


im  Grossen  herzustellen.  Es  ist  ihnen  ge- 
lungen. drei  wichtige  Fragen  dieser  Elektro- 
lyse zu  lösen: 

1.  Die  Vermeidung  der  Verbindungs- 
stellen der  Kupferzelle,  in  welcher  das  Fluor 
sich  bildet. 

2.  Konstitution  eines  elektrolytisch  un- 
wirksamen Diaphragmas,  welches  aber  den 
Wa.sserstoff  von  dem  Fluorw'asserstoff 
trennen  kann. 

3.  Beliebige  Vermehrung  der  Elektroden- 
Oberflächen. 

Herr  Marcel  Guichard:  Vorbereitung 
des  Molybdänschmelzprozesses  im  elektrischen 
Ofen  mitttels  des  Schwefelmolybdäns.  Das 
natürliche  Molybdänit  oder  das  Schwefel- 
molybdän wird  im  elektrischen  Ofen  leicht 
geschmolzen  und  enthält  weder  Schwefel 
noch  Silicium.  Diese  Darstellung  wird  dann 
praktisch  von  Wichtigkeit  sein,  wenn  das 
■Molybdän  verwendet  werden  wird. 

Herr  Defacqz;  Ueber  die  Darstellung 
des  geschmolzenen  Wolframs  durch  Reduk- 
tion desselben  mittels  Kohle  im  elektrischen 
Ofen. 

Das  Wolfram,  welches  eine  Doppelver- 
bindung von  Eisen  und  Mangan  ist  und 
kieselsauren  Kalk  als  Beimengung  enthält, 
ist  mit  14  pCt.  seines  Eigengewichtes  mit 
Petroleumkoks  vermengt;  man  erhitzt  das- 
selbe im  elektrischen  Ofen  während  10— 12 
Minuten  bei  looo  Ampere  und  50  Volt  und 
erhält  eine  vollkommen  geschmolzene  metall- 
ische Masse  von  Wolfram  mit  2,5  pCt.  Eisen 
und  5 pCt.  ungefähr  Kohlenstoff. 

Das  Sdicium  und  der  Kalk  werden  also 
zu  Schlacke,  das  Mangan  wird  vollkommen 
verflüchtigt  und  das  Eisen  verschwindet  fast 
vollkommen. 

Herr  Lebeau  teilt  im  Namen  des  Herrn 
Moissan  einiges  über  d.as  pho.sphorsaure 
Calcium  mit.  Kr  besteht  ganz  besonders 
.auf  seiner  Dar.stellung  im  elektrischen  Ofen 
und  seiner  Zersetzung  im  VV'asser. 

Herr  Lebeau  teilt  das  Resultat  seiner 
Arbeiten  über  die  erd-alkalischen  Arsenik- 
verbindungen mit. 

Herr  Paul  Maeö  zeigt  einen  von  ihm 
erfundenen  Acetylen-Apparat. 


ÜBER  URANSTRAHLEN. 


Noch  streiten  sich  die  F'achgelehrten 
über  das  Wesen  der  Röntgen-  und  Kathoden- 
strahlen, und  schon  ist  ihnen  ein  neues 
Problem  entstanden,  dessen  Erklärung  weit 


grossere  Anforderungen  an  unsere  spekulative 
Phantasie  zu  .stellen  scheint,  als  jene.  Bei 
den  Röntgenstrahlen  etc.  handelte  es  sich  immer 
nur  um  die  Umsetzung  der  einen  Energie 
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in  die  andere,  hier  aber  tritt  eine  Energie, 
scheinbar  wenigstens,  aus  nichts  hervor. 
Als  Becquerel  vor  4 — 5 Jahren  seine  ersten 
V'ersuche  mit  den  fluoresciercnden  Körpern 
anstellte,  welche  er  auf  lichtdicht  umhüllte 
photographische  Platten  legte,  Hess  er  sic 
noch  vom  I.icht  bestrahlen.  Die  Schwärzung 
der  Platte  konnte  er  somit  der  Umwandlung 
der  auflallenden  Lichtstrahlen  durch  die 
fluoresciercnden  Körper  — be.sonders  durch 
Uranpraparate  — zuschreiben.  Sobald  er 
aber  das  Licht  fortlicss  und  gleichwohl  eine 
Einwirkung  des  Uranpecherzes  auf  die  Platte 
nachweisen  konnte,  stand  er  vor  einem 
Rätsel.  Das  Geheimnisvolle  dieser  Er- 
scheinung steigerte  sich  noch  als  man  das 
Uranerz  ein  ganzes  Jahr  am  Grunde  eines 
der  tiefsten  Bergwerke  jeder  Lichteinwirkung 
entzog  und  gleichwohl  dieselbe  Veränderung 
der  Platte  konstatierte.  Nach  einem  Vor- 
trage des  Herrn  Professor  Dr.  Mendelsohn 
im  photographischen  Verein  zu  Posen  wurde 
das  Pulver  eines  Uranpecherzes  — welches 
an  50  Jahren  in  der  Schulsammlung 
der  dortigen  Oberrealschule  lagerte  — 
mittelst  Lcimlösung  auf  Karton  befestigt 
und  24  Stunden,  besser  noch  48  Stunden, 
im  Dunkeln  auf  eine  lichtdicht  umschlossene 
Platte  gelegt.  Zwischen  l'latte  und  Karton 
befanden  sich  verschiedene  Körper  — 
Münzen,  Stahlfedern,  Hornknöpfe  etc.  Nach 
der  Entwickelung  der  Platte  zeigte  sich  das 
Bild  dieser  Körper  mit  allen  Durchbohrungen, 
genau  wie  bei  einer  Röntgenphotographie. 
Das  Resultat  blieb  das  gleiche,  als  der  Vor- 
tragende das  Uranerz  mit  Salpetersäure  be- 
handelte und  das  eingedampfte  Nitrat  auf 
Karton  aufstrich.  Das  Nitrat  wurde  sodann 
wieder  in  Wasser  gelöst,  filtriert  und  das 
Ammonium  - Uranat  mit  Ammoniak  aus- 
gefällt.  Auch  dieser  Niederschlag  zeigte 


dieselbe  Wirkung,  wohingegen  käufliches 
Urannitrat  wirkungslos  blieb. 

Käufliches  Thornitrat  und  das  Pulver 
gcwi.sser  Glühstrümpfe  zeigte  nach  drei- 
tägiger Einwirkung  — wie  der  Vortragende 
nachwies  — eine  gleiche  Zersetzung  der 
Platte,  doch  stand  die  Wirkung  hinter 
der  des  Urans  zurück.  Herr  und  Madame 
Curie  vermuten  in  dem  Pecherz  zwei 
neue  Elemente,  Polonium  und  Radium 
und  geben  an,  dass  ersteres  das  Erz  um 
das  400 fache,  letzteres  um  das  900fache 
an  Wirkung  übertreflen.  Das  Radium  soll 
übrigens  zwei  Strahlenarten  a und  ^-Strahlen 
aussenden.  Letztere  machen  die  Luft  derart 
für  Elektrizität  leitend,  dass  l mgr,  in  einem 
grossen  Saale  verdampft,  jeden  elektrischen 
Versuch  unmöglich  macht.  Der  Vortragende 
benutzte  die  starke  Ausstrahlung,  welche  die 
Influenzmaschine  im  Dunkeln  darbietet,  um 
die  Vernichtung  der  Lichterscheinung  durch 
sein  Uranpräparat  zu  demonstrieren.  Merk- 
würdig bleibt  es,  da.ss  nur  Uran  und  Thor, 
also  die  beiden  Elemente,  welche  die  höchsten 
Atomgewichte  aller  Elemente  besitzen,  die 
Einwirkung  auf  die  photographische  Platte 
im  Dunkeln  besitzen.  Man  muss  wohl  an- 
nehmen, dass  nur  sie  gewisse  unsichtbare 
Actherwcllen  aufnehmen  und  in  veränderter 
Energieform  wieder  ausstrahlen.  Schon  jetzt 
arbeitet  die  Fabrik  von  de  Haen  in  Hannover 
an  der  Darstellung  des  reinen  Radiums  ev. 
eines  .sehr  radiumreichen  Präparats.  Nur 
durch  derartige  im  grossen  betriebene  Ver- 
suche — es  soll  das  Radium  nur  zu  ' 
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im  Erz  vorhanden  sein  — wird  es  möglich 
werden,  dem  Rätsel  auf  die  Spur  zu  kommen, 
oder  ähnliche  Fortschritte  in  der  Uranlicht- 
theorie zu  ermöglichen,  wie  wir  sie  bei  den 
Rontgenstrahlen  bereits  aufzuweisen  haben. 


THEORIE  DER  ELEKTROLYSE  UND  DER  KATHODEN- 
STRAHLEN VOM  STANDPUNKT  DER  WIRBELATOMTHEORIE. 


Von  jtAz.1 

Eine  mechanische  Deutung  eines  mo- 
nopolar-elektrischen Atoms  ist  nicht  möglich. 
Denn  jeder  monopolar- elektrisierte  Körper 
verliert  mit  der  Zeit  seine  Ladung,  und  die 
mechanische  Theorie  des  monopolar  ■ elek- 
trisierten Körpers,  das  Maxwell'sche  Modell, 
sieht  dieses  voraus.  Diese  Maxwell’sche 
Hypothese  aber  ist  die  einzig  mögliche 


Frank. 

mechanische  Hypothese,  welche  allen  Eigen- 
schaften des  monopolar-elektrischen  Körpers 
gerecht  wird,  in  Einklang  steht  mit  allen 
übrigen  Eigenschaften  der  Elektrizität  und 
sich  bei  Verfolgung  in  ihre  Konsequenzen, 
namentlich  in  Anwendung  auf  den  sehr 
komplizierten  Mechanismus  der  aktionelektri- 
schen Entladung,  bewährt  hat.  Es  ist  nun 
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sih^urd,  anzunehmen,  dast  ein  Ion  mit  der 
Zeit  «eine  Ladung  verlieren  »ollte,  da«  also  die 
ganze  l.<i«ing  des  Klektrolyien  mit  der  Zeit 
armer  an  jjrisitiven  und  negativen  Klektrizitäts- 
mengen  werden  wrllte,  Monopolanlat  der 
Ionen  vrrraiisgesetzt,  falls  man  sie  sehr  lange 
»ich  selbst  uberlasst,  und  dass  demnach  für 
eine  solche  lange  Zeit  »ich  selbst  über 
lassene  Losung  nachher  bei  der  Klektrolyse 
[irrj  durchgeflossenen  Coulomb  mehr  Stoff 
aiisgcschieden  wurde,  als  bei  einer  frischen 
Losung 

liic  totale  Krscheinung  der  LIcktrolyse 
lasst  sich  in  zwei  streng  gesonderte,  be- 
sondere Krschcinungen  auflosen; 

1.  in  die  Wanderung  der  Ionen, 

2.  in  die  Ausscheidung  der  Ionen. 

Hi»  jetzt  hat  man  namentlich  die  Wan- 
derung studiert  und  diesbezügliche  Gesetz- 
m.issigkciteii  gefunden.  DieNamenGrotthus, 
der  die  allgemeine  Theorie  dieser  Er- 
scheinung gab,  Ilittorf,  welcher  die  relativen 
Wege  derlonen  bestimmte,  E.  Kohlrausch, 
der  das  Gesetz  der  unabhängigen  Wanderung 
entdeckte  und  die  absoluten  Wege,  »die 
lonenbcwcglichkeiteii'  bestimmte,  Clausius 
und  Arrhciiius.  welche  zeigten,  dass  die 
elektrolytischen  Teilmolekulc,  die  Ionen, 
schon  vor  der  Elektrolyse  »frei»  sind,  und 
Nernst,  welcher  zeigte,  dass  bei  derDiffusion 
die  loncnbcweglichkeitcn  massgebend  sind, 
sind  mit  diesem  Teil  des  Gegenstandes 
innig  verknüpft.  In  Hezug  auf  die  Diffusion 
ist  mm  zu  bemerken,  dass  man  vom  Stand- 
punkt der  Wirbelalomthcorie  einen  Unter 
schied  zwischen  lonenphänomen»  und 
• Molekularphanomcn»  nicht  machen  kann, 
wie  es  überhaupt  nach  derselben  in  Hezug 
auf  Wanderung  der  kleinsten  Teile  der 
Körper  nach  derselben  einen  solchen  nicht 
geben  kann  In  Hezug  auf  «Ausscheidung« 
besteht  srlhstversi,indlich  ein  solcher,  da  ja 
gerade  d.adurch  der  Unterschied  zwischen 
Elektrolyten  und  Nichtelektrolyten  gebildet 
wird. 

Mit  der  gefundenen  Ge.setzmassigkeit 
bei  der  zXusscheidung  ist  nur  der  Name 
EaraiLty  verknüpft,  denn  jeneStudien, welche 
den  Einfluss  der  .''troindichte  auf  die  Eormen 
der  .Xusscheiduug  zum  Gegenstand  hatten, 
Indien  numerische  Hcziehungen  nicht  zu  Tage 
gefonfert 

Hei  der  Elektrolyse  wandert  im  allge- 
meinen der  eine  Bestandteil  zur  zXnode,  der 
andere  zur  Kathode  (in  speziellen  Fallen, 
worauf  schon  Ilittorf  hingewnesen,  ist  jedoch 
einseitige  Wanderungsnehtung  beider  Ionen 
\ «Ithanden).  Bringt  man  aber  zwei  entgegen- 
gesetzt gehadene  rkatten.  i.  B.  einen  ge 


ladenen  Kondensator  in  einen  Schwarm  von 
Wirbclatomen,  so  richten  sich  diese,  und  alle 
wandern  infolge  ihres  »negativen  Wanderungs- 
vermögens« (siehe  Beschreibung  eines  Per- 
petuum mobile  zweiter  .Art')  von  der  negativen 
zur  positiven  Elektrode.  Von  der  That- 
sache  der  entgegengesetzten  Wanderungs- 
richtung scheint  sich  die  Wirbelatomtheorie 
auf  den  ersten  Blick  also  keine  Rechenschaft 
geben  zu  können 

Betrachten  wir  jedoch  die  Sache  etwas 
naher.  Die  eben  genannte  Einstellung  der 
Wirbclatome  durch  die  Elektroden  wollen 
wir  die  »elektrische  Einstellung«  nennen. 
An  den  Elektroden  werden  die  beiden  Sorten 
von  Ionen  offenbar  nicht  mit  gleicher  Leichtig- 
keit ausscheiden,  z B.  Chlor  und  Wasser- 
■stoff  an  der  .Anode.  Beide  sind  aber  infolge 
der  »elektrischen  Einstellung«  vonder Kathode 
aus  weg  und  gegen  die  Anode  hingewandert. 
Es  tritt  dann  zwischen  beiden  und  der 
Anode  eine  Wechselwirkung  ein,  die  wir 
ganz  gut  .als  »Kampf  um  die  Ausscheidung« 
bezeichnen  können.  Bekanntlich  tragt  in 
diesem  Falle  das  Chlor  den  Sieg  davon. 
An  der  Kathode  ist  es  umgekehrt,  da  scheidet 
der  Wasserstoff  mit  grösserer  Leichtigkeit 
aus.  Durch  diesen  Prozess  wird  offenbar 
das  cingeprägte  Potential  des  Elektrolyten 
in  der  nächsten  Nähe  der  Elektroden  ver- 
ändert. Es  wird  kleiner  in  der  Nähe  der 
Elektroden.  Daher  müssen  von  der  Mitte 
des  Elektrolyten  aus  nach  beiden  Elektroden 
zu  beide  Sorten  von  Ionen  wandern.  Wir 
wollen  diese  Wanderung  als  verursacht  durch 
»osmotische  Einstellung«  bezeichnen.  Ein 
Ion  unterliegt  daher  zwei  Einwirkungen,  der 
elektrischen  und  der  osmotischen  Einstellung, 
beide  zusammen  bestimmen  die  Richtung 
seines  Weges.  Die  Geschwindigkeit,  welche 
es  dabei  annimmt,  ist  eine  ihm  inhärente 
Eigenschaft  und  hängt  nur  von  dem  Potential- 
gcfalle  ab.  Aber  das  elektrische  Feld  der 
Elektroden  wirkt  nicht  auf  das  Ion  bewegend, 
da  es  ja  bipolar  elektrisch  ist,  sondern  nur 
»richtend«,  die  Ionen  wandern  »durch 
Diffusion«  und  nicht  etwa  infolge  elektro- 
statischer .Anziehungs  und  Abstossungs- 
kraftc.  Solche  können  eben  wegen  der 
Bipolarität  der  Ionen  keine  Ortsveränderung 
dieser  bewirken.  Die  Ionen  sind  also  nicht 
geladen  wie  gewöhnliche  monopolar-elek- 
trisierte  Körper,  deren  elektrischer  Zustand 
verändert  werden  kann,  ohne  dass  sich  die 
geometrischen  Verhältnisse  derselben  ändern, 
sondern  mit  der  Elektrizitätsentziehung  an 
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ihnen  geht  einher  eine  tiefgehende  Ver 
änderiing  ihres  ganzen  übrigen  Zustandes. 
Das  Gesetz  der  festen  elektrolytischen  Aktion 
ist  nicht  so  zu  interpretieren,  als  ob  die 
Ionen  mit  einer  bestimmten  Elektrizitäts- 
menge igeladen«  wären,  sondern  dahin, 
dass  man  sagt,  durch  den  an  der  Elektrode 
vor  sich  gehenden  Prozess  kann  dem  Ion 
eine  bestimmte  Elektrizitätsmenge  »entzogen« 
werden.  Diese  Menge  hängt  ganz  von  der 
Art  und  Weise  jenes  Prozesses  der  Elcktrizitäts- 
entziehung  ab.  Nach  der  Wirbelatomtheorie 
besteht  dieser  darin,  dass  das  Ion  an  der 
Elektrode  festgehalten  wird,  und  nachdem 
eine  ganz  bestimmte  Aethermenge  durch 
das  festgehaltene  Ion  (Wirbelring)  geströmt 
ist.  dieses  befähigt  wird,  auszuscheiden,  indem 
sich  durch  jenen  Prozess  seine  geometrischen 
und  kinetischen  Eigenschaften  verändert 
haben. 

Da  sich  das  elektrochemische  Aequi  valent 
eines  chcmi.schen  Elementes,  z,  13.  von  Cu, 
sprungweise  ändert,  wenn  dieses  statt  in 
Cupro-  in  Cupriverbindungen  auftritt,  so  hat 
das  konstante  elektrochemische  Aequivalent 
wahrscheinlich  seine  Ursache  in  der  zellen- 
förmigen Konstitution  des  Aethers.  Daraus 
folgte  dann,  dass  auch  das  Wesen  der 
chemischen  Valenz  in  der  zellenfbrmigenKon- 
stitution  des  Aethers  läge.  Alle  diese  Dinge 
wären  dem  Verstände  begreiflich,  während  die 
ältere  Elektrizitätstheorie  mit  ihren  einmal 
angenommenen  elektrischen  Teilchen  zwar 
von  Faradays  Gesetz  Rechenschaft  gab, 
wenn  für  jede  Valenz  ein  Atom  Elektrizität 
angenommen  wurde,  aber  diese  ältere  Theorie 
machte  dem  Verstände  überhaupt  nichts 
klar,  denn  sie  war  selbst  eine  unbegreifliche, 
mystische  Hypothese.  Es  wäre  sonderbar, 
wenn  die  Gleichheit  der  postulierten  Ladung 
der  allerverschiedenstcn  chemischen  Elemente 
in  einer  Beschaffenheit  dieser  so  überaus 
untereinander  verschiedenen  Atome  zu  suchen 
wäre.  Wahrscheinlicher,  weil  einfacher,  ist, 
dass  sie  einer  Eigenschaft  ihrer  Umgebung, 
dem  Aether,  zuzuschreiben  ist.  Die  aus 
vielen  anderen  Gründen  schon  geforderte 
zellenförmige  Konstitution  des  Aethers  löst 
nun  diese  Schwierigkeit. 

Die  einzige  Gesetzmässigkeit,  die  also 
bei  der  Ausscheidung  gefunden  wurde,  ist 
die  eines  konstanten  elektrochemischen 
Aequivalentes  und  gerade  diese  Thatsache 
führte  dazu,  anzunehmen,  jede  Valenz  eines 
Ions  sei  mit  einer  ganz  bestimmten  elek- 
trischen Ladung  behaftet.  Die  Wirbelatom- 
theorie lässt  nun  eine  Inkonstanz  des  elektro- 
chemischen Aequivalentes  als  möglich  er- 
scheinen. Es  wäre  sonach  das  elektrochemische 


Aequivalent  keine  absolute  Konstante,  sondern 
eine  Variable,  die  unter  gewissen  Versuchs- 
bedingungen aber  für  alle  chemi.schen  Ele- 
mente pro  Valenz  konstante  Werte  besitzt. 
Es  fragt  sich  dann,  wo  liegen  die  Giltigkeits- 
grenzen des  Faraday’schen  Gesetzes? 

1 . I längt  das  elektrochemische  Aequivalent 
ab  von  der  Intensität  der  Schwere  am 
Orte  der  Elektrolyse? 

2.  von  der  Intensität  und  Richtung  des 
magnetischen  Feldes,  in  dem  sich  der 
Elektrolyt  befindet? 

3.  von  Strahlungseinflüssen,  nämlich  von 
der  Intensität,  Richtung  und  Wellen- 
l.änge  derStrahlung,  welche  ein  optisches 
Feld  bilde,  in  dem  sich  der  Elektrolyt 
befinden  möge? 

4.  von  der  Stromdichte,  wenn  diese  sehr 
extreme  Werte  besitzt? 

5.  von  der  chemischen  Verbindung,  in 
welcher  sich  das  .-Xtom  befindet? 

6.  von  dem  Lösungsmittel? 

7.  von  dem  Potential  eines  elektrischen 
Feldes,  in  dem  sich  der  Elektrolyt 
befindet,  z.  B.  dem  Innern  einer  elek- 
trisierten Kugel? 

8.  von  dem  Druck,  der  auf  dem  Elektro- 
lyten lastet? 

In  der  Sprache  der  Wirbelatomtheorie 
können  wir  nur  sagen,  dass  bei  strenger 
Giltigkeit  des  p'araday’sclien  Gesetzes  ein 
Ion  immer  nur  dann  ausscheidet,  wenn  ein 
bestimmtes  Quantum  Aether  durch  das  in 
seiner  Bewegung  aufgehaltene  Wirbelatom 
geflossen  ist. 

Der  »Kampf  um  die  Ausscheidung«  ist 
es  auch,  welcher  das  Atom  eines  bestimmten 
chemischen  Elementes,  je  nachdem  cs  mit 
einem  anderen  chemischen  Element  eine 
Verbindung  bildet,  welche  der  Elektrolyse 
fähig  ist,  zu  einem  Anion  oder  Kation 
macht.  An  sich  kommt  dem  Atom  eine 
solche  Eigenschaft  nicht  zu.  Die  Annahme, 
dass  die  Ionen  monopolar  seien,  muss  aber 
weiter  voraussetzen,  dass  das  Atom  eines 
bestimmten  chemischen  Elementes  für  eine 
der  beiden  Elektrizitätssorten  eine  bestimmte 
Vorliebe  habe  und  diese  Elektrizitätssorte 
mit  einer  bestimmten  Kraft  anziehe,  das 
Kaliumatom  z.  B.  die  -j-  Elektrizität,  es  müsste 
also  von  Hause  aus  Kation  sein.  Die  Er- 
fahrung aber  zeigt,  dass  dies  falsch  ist, 
wenigstens  für  viele  chemische  Elemente. 

Im  Vorausgehenden  haben  wir  aus- 
einandergesetzt, dass  die  Ionen  nicht  infolge 
der  Wirksamkeit  elektrostatischer  Kräfte 
wandern,  sondern  infolge  ihres  »negativen 
Wanderungsvermögens«.  Dieses  aber  ist  eine 
Bewegung  in  den  kleinsten  Dimensionen, 
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eine  molekulare  Beweifunt;,  also  Wärme. 
Daher  ist  e.s  mitteks  der  Elektrolyse  auch 
möglich,  ein  l’cr|)ctuum  mobile  zweiter  Art 
zu  konstruieren,  da  wir  durch  sie  auf  jene 
Hewegung  regulierend  einzuwirken  vermögen. 

Denkt  m.an  sich  z.  H.  zwei  parallele  und 
vertikal  tibercinander.stchende  'Zinkplatten 
als  Elektroden  in  ZnSO,  als  Elektrolyt  ver- 
wendet. die  obere  als  Kathode,  so  nimmt 
diese  alim.ahlich  an  Gewicht  zu.  l.st  sie  an 
einem  Wagbalken  aufgehangt  und  war  sie 
vor  Beginn  der  Elektrolyse  ausblancicrt,  so 
sinkt  sie  nun.  Wechselt  m.an  die  Strom- 
richtung, so  steigt  sie.  Die  gegen  die 
K.ithode  hinwamlernden  Zn  ■ Ionen  müssen 
die  Schwere  überwinden,  also  einen  Teil 
ihrer  molekularen  Energie  hierzu  verwenden. 
Die  Eösung  muss  daher,  wenn  sie  ihre 
Temperatur  behalten  soll,  aus  der  Umgebung 
Energie  absorbieren.  Der  elektrochemische 
EleklrizitatszählcrEdisons  beruht  auf  diesem 
l’rin/.ip;  er  ist  also  im  p.  m.  2.  A.  Je 
grösser  das  Aeipiivalcntgewicht  des  bc- 
trcft'cnden  Kations  ist,  desto  mehr  Arbeit 
kann  mit  Hilfe  desselben  geleistet  werden, 
bei  Durchgang  einer  bestimmten  Elcktrizitäts- 
menge  «lurch  den  Elektrolyt;  mit  1’l.atin- 
elektrodcn  in  einem  I’latinsalz  .also  mehr, 
als  mit  Zn  in  ZnSO,,  bei  Durchgang  des- 
selben Stroms  durch  beide.  Da  .solche 
Elektroden  unpolarisicrbar  sind,  so  wird  alle 
elektrische  Energie  des  durch  den  Elektro- 
lyten gehenden  galvanischen  Stromes  in 
Joule’sclie  Warme  verwandelt.  Die.se  aber 
kann  durch  Verkleinerung  des  Widerstandes 
der  elektrolytischen  Zelle  beliebig  klein  ge- 
macht werden,  die  zur  Arbeitsleistung  .aus 
der  Umgebung  zuströmendc  Energie  aber 
durch  Vergrösserung  der  Stromstärke  be- 
liebig gross. 

Allgremeine  Theorie  der  Kathoden- 
strahlen. 

Die  Eadung,  welche  man  den  materiellen 
Teilchen  zuschreibcn  mu.ss,  welche  die  Ka- 
thodenstrahlen  bilden,  ist  eine  andere  und 
zwar  kleinere  als  die,  welche  man  demselben 
StotT,  als  Ion  in  einem  Elektrolyten  vor- 
kommend,  zuschreibcn  muss.  Der  Wert  ist 
aus  der  magnetischen  .-\blenkung  bestimmt. 
Da  zufolge  der  Wirbelatomtheorie  der  Ka 
thodenstrahlen  diese  .Ablenkung  als  eine 
Wirkung  des  m.agnetischen  Feldes  auf  den 
durch  die  .Achse  des  .Atoms  gehenden  Strom 
lufzufassen  ist.  so  hat  dieses  Resultat  für 
uns  keine  Schwiengkeit  Die  Intensität 
ienes  Stromes  ist  eben  für  ein  bestimmtes 
.Atom  eine  andere  in  diesem  Fall,  als  in  dem. 


wo  das  Atom  ein  Ion  bildet,  innerhalb  von 
Wasser  als  Lösungsmittel.  Im  vorliegenden 
Fall  ist  gewissermassen  der  reine  .Acther 
das  Eösung.smittel.  Da  die  Kathoden-strahlen 
nicht  als  ein  kontinuierlicher  Strom  von 
Materie,  sondern  als  ein  diskontinuirlicher 
anzusehen  sind,  gewissermassen  als  ein 
Hagel  von  Wirbelatoinen,  so  wird  auf  ein 
dünnes  Metallblättchen,  einem  der  Kathode 
gcgcnübcrstehendcn  »Fenstere,  auch  kein 
kontinuierlicher  Druck  durch  dieselben  aus- 
geübt, sondern  Stbsse.  Dadurch  wird  das 
dünne  Blatt  ebenso  zu  einer  neuen  Er- 
regungscjuellc  gemacht,  wie  ungefähr  ein 
dünner  Spalt  bei  den  Beugungser.scheinungen 
durcheinen  Lichtstrahl.  Die.Stösscder  Wirbel- 
atome erzeugen  gedämpfte  Schwingungen  in 
dem  Metallblättchen.  Diese  Schwingungen 
erlolgen  so  rasch,  dass  die  freien  elektrischen 
Ladungen,  welche  sie  abwechselnd  hervor- 
rufen,  gar  nicht  abfliessen  können  durch 
eine  an  den  Blättchen  angebrachte  E-rd- 
leitung.  Da  diese  Schwingungen  gedämpft 
sind  gegen  die  primäre  Kathode  hin,  so 
wirken  sie  wie  ein  Druck  in  der  Fort- 
pflanzungsrichtung der  Kathodenstrahlen; 
also  muss  sich  das  Blättchen  wie  eine  neue 
Kathode  verhalten.  Das  Blättchen  wird  also 
eine  Kathode  von  nicht  andauernder,  sondern 
sehr  rasch  pulsierender  Ladung.  So  erklären 
sich  alle  Versuche  von  Lenard. 

Die  Strömung  durch  die  Achse  des 
Wirbclatoms  geschieht  durch  einen  Druck- 
untcrschicd,  der  zwischen  der  Vorder-  und 
Rückseite  des  Atoms  besteht.  Dieser  Druck- 
unterschied schreitet  mit  dem  Atom  fort. 
Wir  können  also  das  Atom  als  ein  Druck- 
zentrum auflassen  und  den  Druck  in  ihm 
lokalisiert  denken.  Weiter  ist  ein  Druck 
identisch  mit  elektrischem  Fotential.  Dieses 
vermag  eine  elektrische  Intensität  hervor- 
zurufen, das  heisst  in  der  Sprache  des 
Maxwell’schen  Modells  eines  elektrisierten 
Körpers  ausgedrückt,  der  im  flüssigen  Teil 
des  Aethers  vorhandene  Druck  vermag  auf 
den  elasti.schen  Teil  des  .Aethers  deformierend 
zu  wirken.  Eine  Erhöhung  des  Druckes 
innerhalb  eines  Raumes  verschiebt  den 
elastischen  Teil  des  .Aethers  nach  aussen; 
dies  ist  identisch  mit  negativer  Elektrisierung. 
Da  nun  ein  Wirbelatom  ein  Druckzentrum 
ist.  so  erklärt  sich  damit  die  negativ 
elektrisierende  \\  irkung  der  strahlenden 
Materie. 

Damit  kommen  war  aber  auch  auf  eine 
ganz  neue  Erklärung  der  Ursache  des 
Boy I e schen  Gasdruckes.  Er  wäre  sonach 
das  Resultat  der  in  den  einzelnen  Atomen 
lok-alisierten  Drucke.  Damit  steht  in  Ueber- 
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einstimmung,  dass  er  mit  der  in  einen  Raum 
hineingepressten  Zahl  der  Atome  wächst. 
Mit  einer  solchen  Vergrösserung  des  Druckes 
muss  sich  auch  eine  parallel  gehende 
elektrische  Ladung  der  Gcfässwände  bilden, 
und  diese  Ladung  (Veränderung  der  ursprüng 
liehen  elektrischen  Intensität)  muss  sich 
• abiciten  lassen,  ohne  dass  sich  der  Druck 
(Potential)  im  Innern  des  Raumes  ändert, 
da  ja  die  Atome  eben  durch  die  Gefäss 
wände  zusammengehalten  werden  und  in 
den  Atomen  der  Druck  lokalisiert  ist.  Diese 
Möglichkeit,  dass  das  Potential  bestehen 
bleibt  bei  Veränderung  der  Intensität  (el 
Ladung),  beruht  eben  darauf,  dass  Potential 
und  Intensität  vollständig  unabhängig  von 
einander  sind. 

Auf  diesen  Satz,  der  sich  m der  Ab- 
handlung Ueber  das  Prinzip  der  natürlichen 


Elektrisierungf  als  eine  notwendige  Konse- 
quenz sowohl  der  Maxwell’schen  Theorie, 
als  auch  des  Phänomens  der  Kontaktelektri- 
zität ergab,  und  auf  den  dort  schon  mehr 
fach  rekurriert  wurde,  lässt  sich  eine  scharfe 
Methode  zur  Kestimmung  des  mechanischen 
Kraftäquivalents  für  i V'olt  griinden. 

Da  für  ideale  Gase  die  Druckzunahme 
umgekehrt  proportional  dem  Volum,  also 
z.  B.  für  eine  Kugel  umgekehrt  proportional 
der  dritten  Potenz  des  Radius  ist,  so  folgt, 
da.ss  der  im  Atom  lokalisierte  Druck  in 
seiner  Wirkung  auf  die  Gcfässwände  umge 
kehrt  proportional  der  dritten  Potenz  der 
Entfernung  abnimmt. 

Die  Verfolgung  die.ser  Gedanken  führt 
auf  eine  «elektrische  ,'\uffas.sung  der  Vor 
gänge,  die  sich  bei  Kompression  eines  Gases 
,abspielen.  München.  Juli  if^oo 
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lieber  Fortschritte  Im  LOten  von  Akkumula- 
toren, — IJr.  O.  Schmidt,  Zürich.  (CcnlralblaU 
für  Akkamalatorcn  and  EIcmcDlenkunde,  No.  12 
»OOO). 

Die  Befestigung  der  Platten  an  die  gemein- 
same Leiste  geschah  früher  mittels  Klemmen. 
Diese  hatte  jedoch  den  grossen  Ucbelstand, 
dass  die  für  die  Klemmen  verwendeten  Metalle 
durch  die  Saure  zu  leicht  oxydiert  und  nach 
kurzer  Zeit  in  einen  solchen  Zustand  versetzt 
wurden,  dass  ein  Losen  der  Verschraubung 
ohne  Beschädigung  nur  selten  möglich  war  und 
ilie  Klemmen  selbst  nach  wenigen  Benutzungen 
unbrauchbar  wurden.  Nsichdem  >nan  auf  die 
verschiedensten  Arten  vergeblich  versucht  hat. 
diesen  und  andern  Lebelständcn  abzuhclfen. 
lotete  man  die  Platten  eines  jeden  Klements  an 
die  gemeinsame  Leiste  an.  Diese  Verlotung 
geschieht  auf  zweierlei  Arten,  einmal  mittels 
des  Lotkolbens  und  eines  leichtflüssigen  Lotes, 
oder  mittels  Blei  und  der  WasserstofiTflammc. 
Beide  Verfahren  leiden  aber  an  mancherlei  Un- 
zuträglichkeiten. Ersteres  hat  den  Uebelstand, 
dass  das  in  dem  Schnelllot  enthaltene  Queck- 
silber durch  die  Hitze  des  Lotkolbens  verdampft 
wird,  und  diese  Qticcksilberilämi»fe  die  (iesundheit 
des  Arbeiters  gefährden.  Ausserdetn  sichert  diese 
Methode  auch  keine  absolut  vollkommene  Ver- 
bindung der  Lotstellen.  Bessere  Re.sultate  er- 
giebt  schon  die  Wasserstofilolung,  die  aucli  bei 
den  meisten  Fabriken  in  Gebrauch  ist.  Der 
Hauptnachteil  dieses  Verfahrens  besteht  in  der 
Explosionsgefahr.  Abgesehen  von  Unvorsichtigkeit 
des  Arbeiters  kann  durch  Zufälligkeiten  Luft  in 
den  Wasscrsioffentwickler  oder  Wasserstoff  in 
den  Luftbehälter  treten,  wodurch  das  gefürchtete 
Knallgas  entsteht  und  die  Explosion  des  be- 
treffenden Behälters  erfolgen  kann.  Trotz  der 


grössten  V^orsichtsmassregeln  sind  eine  Reihe 
von  UngUicksfällcn  zu  verzeichnen.  Bei  der 
Verwendung  von  Zink  und  Schwefelsäure  muss 
man  die  grösste  Sorgfalt  auf  die  Verwendung 
von  reinem  Zink  und  arsenfreier  Säure  legen, 
da  Beimengungen  von  .Arsenwasserstoff,  welche 
sich  leicht  im  Gase  finden,  in  höchstem  Grade 
schädlich  für  die  Arbeiter  sind. 

Um  diese  und  andere  Nachteile  zu  beseitigen, 
hat  Verfasser  ein  neues  Verfahren  erfunden,  dn.s 
bei  den  meisten  Fabriken  von  Tudor-Akkumula- 
toren  eingeführl  wurde  umi  jetzt  allgemein  im 
Gebrauch  ist.  Er  verwendet  zur  L»»tarbcit  nicht 
die  Knallgiistlamme,  sandem  eine  Flamme  aus 
durch  elektrische  Zersetzung  gewonnenem  Wasser- 
stoff und  Sauerstoff. 

Die  Vorteile  des  neuen  Verfahrens  sind 
folgende.  Zunächst  ist  die  Temperatur  einer 
Flamme,  welche  mit  Wasserstoff  und  Sauerstoff 
gespeist  wird,  eine  wesentlich  höhere,  als  wenn 
Luft  verwendet  wird.  Einem  Volumen  Wasscr- 
stoft'  roiissen  zVj  Volumen  Luft  zugeführt  werden 
gegenüber  Volumen  Sauerstoff.  Die  Folge 
hiervon  ist,  dass  die  Lotarbeit  in  der  halben 
Zeit  und  mit  dem  halben  Gasaufwand  ausgeUlhrt 
werden  kann.  Hilfsarbeiter  kommen  in  Wegfall, 
da  eine  l>esondere  Bedienung  der  .Apparate  nichi 
mehr  erforderlich  ist.  Die  IVaxis  hat  ergeben, 
dass  die  Kosten  des  neuen  Verfahrens  nur  halb 
so  gros.s  sind  als  die  des  alten,  ungerechnet  die 
-Annehmlichkeiten,  welche  durch  den  Fortlall  der 
umständlichen  und  unreinlichen  Gasentwickler, 
ihres  'IVansportes,  der  Explosions*  und  Ver- 
gifuing«gefahr  entstehen. 

Die  Gase  werden  in  besonderen  Tabrik- 
raumen  in  filterartigen  Zerselzungsapparatcn  her 
gestellt,  deren  einzelne  Kammern  hintereinander 
geschaltet  sind,  so  tlass  die  .Apparate  direkt  von 
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«len  Hauptleitungen  aus  gespeist  werden,  lunc 
eigenartige  Konstruktion  verhindert  eine  .An- 
sammlung von  Gasen  in  den  Kammern  und  da- 
mit eine  vorzeitige  \ ermischung  der  Gase.  Diese 
sind  atisserordentlich  rein;  der  Wasserstoff  hat 
Gehalt,  der  Sauerstoff  97®  *. 

Eine  Explosionsgefahr  ist  ebenfalls  so  gut 
wie  ausgeschlossen,  da  die  (}asc  direkt  in  die 
Leitungen  an  den  Dntischen  geführt  werden. 
Durch  .Anwendung  von  kleinen  (iasometern 
werden  geringe  Druckunierschiede  vollkommen 
.lusgeglichen  und  die  wahrend  der  Arbeitsfiatisen 
erzeugten  Gase  werden  angesammelt.  Die 
Apparate  kimncn  ohne  nennenswerte  Aufsicht 
Tag  und  Nacht  arl>eiicn. 

Für  die  Erzeugungskosten  ist  massgebend, 
dass  mit  Aufwand  von  einem  Kilowatt  pro  Tag 
4 cbm  Wasserstoff  und  2 cbm  Sauerstoff  erzeugt 
w'erdcn. 

Die  Lutllammen  verbrauchen  im  Durchschnitt 
pro  Stunde  100  1 Wasserstoff  und  33  1 Sauer- 
stoff. Bei  Zugrundelegung  der  in  der  Klamme 
vorhandenen  Hcizkrafi  stellt  sich  das  Verhältnis 
des  Herstellungspreises  der  GaSe  zur  allen  Er- 
/eugungsart  etwa  so,  wie  durch  Dynamomaschinen 


erzeugter  Strom  zu  solchem,  der  durch  Elemente 
mit  Verbrauch  von  Zink  und  Schwefelsäure  er- 
halten wird. 

Da  es  bei  auswärtigen  Montagen  nicht  an- 
gängig ist,  den  Krzeugungsapparat  nach  dem 
Arbeitsjilatz  zu  schaffen,  so  können  die  Gase  in 
komprimiertem  Z.ustandt*  erhalten  werden.  Ks 
kostet  z.  B ein  cbm  Wasserstoff  ca.  i 2 Mk. 
und  ein  cbm  Sauerstoff  3—5  Mk. 

In  die  (rasflaschen,  die  etwas  grosser  als  die 
bekannten  Kohlcnsaureflaschen  sind,  werden  die 
Ga&e  auf  120 — 150  Atmosphären  komprimiert. 
Diese  Flaschen  sind  mit  denselben  Reduzier- 
ventilen ausgestattet,  welche  eine  vorzeitige 
.Mischung  absolut  verhindern  und  damit  die  Ex- 
plosionsgefahr au-sschli«sen.  Als  .Mischhahn 
dient  ein  T'^o^i^blrk  mit  zwei  Hähnen;  die 
l.otspitze  hat  ca.  i mm  Bohning. 

Die  .Arbeiter  machen  von  diesem  neuen 
A'crfahren  ausserordentlich  gern  Gebrauch,  da 
sie  nicht  mehr  von  den  Verbrennungsprodukten 
belästigt  werden,  die  MonLige  meistens  in  der 
halben  Zei^  vollenden  können  und  von  den 
störenden  Unannehmlichkeiten  der  Gasentw  ickler 
befreit  sind. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Stromsammler  mit  Magrneslumelektroden.  - 

Ftrmä  logenieure  Felix  Lande,  Edmund  I.evy  in 
fierlin.  — D.  R.  I*.  109489. 

Beide  Elektroden  des  Saramier%  lind  Magnesium 
hergestellt.  am  das  (Jewicht  des  Sammlers  tu  verrim;ern 
Die  wirksame  Masse  besteht  aus  Mn»:uesium«.alten.  bc* 
sonders  Magocsiumoxychlorid.  .\U  Elektro))  l w‘ird  ver- 
dünnte Schwefelsäure  henntzt. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Elektroden- 
platten.  — John  Gurheld  Mathuway  in  l.ontlon. 

— D.  K.  I*.  109490. 

Behufs  Herstellang  der  KiektrodeuplaUeu  wird  die 
Klektrodenmasse  in  Formen  cinaebracht,  die  irleichzeiüg 
licn  fertigen,  aber  noch  nicht  gehärteten  Elektroden 
als  Schutzhülle  gegen  Keschädignog  dienen  nnd  in  der 
Fonnierfldssigkeit  rersturi  oder  nach  dem  Heraus- 
nehmen  der  formierten  Platten  aus  dieser  entfernt 
werden. 

Thermoelektromotor.  — c <rl  .Muyer  m München. 

— ü.  k.  J*  109570. 

Ein  oder  mehrere  ringförmige  Ihermoelemente 
werden  zwischen  durch  rhennoelemeoie  oder  sonstwie 
entsprechend  erregten  Feldmagneten  der.irt  angebracht, 
■ lass  bei  der  Erhitzung  der  einen  Louielle  des  Kisg- 
flementes  dieses  infolge  des  dadurch  errengten  .Strome« 
relativ  za  den  Feldmagnetcn  bewegt  wird  und  gleich- 
seitig die  Kühlvorrichtung  für  die  .mdere  I.ötstelle  in 
i'hätigkeit  setzt. 

Reinigung  von  Zuckersäften  durch  Elektro- 
dtalyse  nnd  mit  Ozon.  — Gustav  Schollmever 
in  Dessau  — 1>.  R P.  109589. 

Mao  ooterwirfl  den  Zuckersaft  der  Elekirodialysr 
mit  iöslirheo  Elektroden,  r.  B.  .aus  Eisen  oder  Zink, 
und  leitet  dabei  Ozon  ein.  Das  sich  hierbei  .an  den 


Kiseo-Eleklroden  bildende  Eisenbydroxyd  soll  als  Sauer- 
stonilbertHiger  wirken  und  dadurch  reinigend  und 
bleichend  wirken 

Verfahren  zum  Niederschlagen  von  Metallen 
auf  elektrolytischem  Wege.  — Pascal  Marino 
in  Brüssel.  — D K.  P.  109700. 

Es  wird  ein  Bad  iHrnuUl,  welches  durch  Mivchong 
einer  i.üsung  von  neutralem  Ainmoniumtartrat.  in  welcher 
cm  '«alz  de«  niedcrruschlagenden  Metalle«  gelbst  t«i. 
mit  einer  l.bsung  von  Magoesiumsulfni  und  .Vatrium- 
pyrophosphat  so  bereitet  ist,  dass  das  Ammoniak  keine 
fällende  Wirkung  auf  das  Magnesium  ausübi. 

Die  T;trtratiösung  wirti  hergestellt  durch  Sättigen 
einer  Losung  von  Weinsäure  mit  Ammoniak,  ln  dieser 
Lösung  löst  man  das  Salz  von  Blei,  Zinn,  Zink,  Kupfer 
oder  Nickel,  wozu  man  am  zweckmässigsten  deren 
Sulfate  benutzt.  Die  zweite  l.bsung  wird  derart  bereitet, 
dass  man  eine  Losung  von  Maguesiumsulfat  mit  einem 
Sülchen  Ueberschuss  von  N'atriuropvrophosphai  vcrscut, 
dass  der  anfänglich  ausfallende  vreiase  Niederschlag 
völlig  wieder  in  Lösung  geht.  (I>ie  so  erhaltene  Lbsung 
fallt  im  Gegensatz  zu  einer  reinen  ibrrophosphatlösupg 
'«ilhers;ilze  nicht.) 

Die  beiden  Losungen  werden  zusammeogegossen 
und  das  Lösungsgcmisch  mit  einer  genägenden  Meng«, 
von  kohlunsaurem  .Ammon  versetrt. 

Vorfahren  zur  elektrolytlsehen  Darttellung 

von  Chromoxyd.  — Emest  Auguste  George  Street 
m Paris.  — 1).  K.  P.  109824. 

D.1S  Verfahren,  Chromoxyd  elektrolytisch  aus  Alluli 
Chromaten  darzustellen,  ist  durch  die  .\nwendung  von 
i^tuccksilberals  Kathodenmaterial  gekennzeichnet.  Hier- 
durch wird  eine  erhebliche  Erhöhung  der  Ausbeute 
gegenüber  der  bisherigen  elektrolytischen  Darstellung 
son  Chromoxyd  vermittelst  f’latinkaihoden  erreiebt. 
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Wiihreod  des  Vort'soges  bildet  sieb  Natriumama){;Ain, 
welches  die  rhroimäurcenergjsch  fqt.'hromoxyd  reduiiert. 

Verwendung  von  substanziell  verschiedenen 
Elektroden  bei  elektrolytischen  Prozessen. 
~ Otto  Strecker  und  Ilnns  Strecker  in  Kbin 
iu  Rh  — D.  R.  P.  109971. 

Hei  elektrotytisclien  Processen,  hei  denen  da« 
Kathodenmctall  für  das  beabsichtigte  Produkt  ohne  He- 
dcutnng  ist,  die  als  Elektrolyt  dienende  AlkaliUisuag 
wahrend  der  Elektrolyse  konstant  bleibt,  die  Anode 
zwar  gelöst  wird,  aber  deren  Bestandteile  nicht  zur 
Kathode  wandern,  sondern  unterwegs  als  Oxyde  oder 
unlöslicbe  Salsc  ausgefUlll  werden,  die  K.nthodc  daher 
in  ihrer  ursprünglichen  Beschaffenheit  bestehen  bleibt, 
verwendet  man  substanziell  Tcrschiedene  Elektroden  zu 
•lern  Zwecke,  die  für  die  Elektrolrsc  erforderliche 


SpauDung  durch  zweckentsprechende  Wahl  der  >er* 
schieilenen  Met.dle  hernbzudrücken. 


SehuizhQUe  for  ausserhalb  des  Batterlege- 
fflsses  regenerierte  und  mit  dem  Elektro- 
lyten getrftnkte  Elektroden.  ^HermannSchio  SS 
in  Hcrlin.  — 1).  R.  P.  1 10030. 

Die  SchutshUlle  soll  die  ausserhalb  des  Batterie- 
gefässes  geladenen  und  mit  dem  Elektrolyten  getrünkten 
Elektroden  vor  der  Feuchtigkeit  der  Luft  und  anderen 
schädlichen  Einwirkungen  schützen.  Sie  wird  dadurch 
hergesteUt,  dass  auf  die  geladene  und  noch  feucfale 
Elektrode  fein  gepulvertes  Wasserglas  in  einer  so  dicken 
Schicht  aufgetragen  wird,  dass  die  von  dem  Elektro- 
lyten hcirUhreodc  P'euchtigkeii  nicht  mehr  durch  die- 
selbe hindiirchdhngt. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Neuburger,  Dr.  A.«  Kalender  für  Elektrochemiker, 
sowie  technische  Chemiker  und  Physiker  für  das  Jahr 
1901.  Mit  einer  Beilage.  V.  Jahrgang.  Berlin  lOOi. 
M.  Krayn’s  Verlag.  Preis  M.  5. — . 

Die  nunmehr  vollendete  fünfte  Auflage  des  Kalenders 
ist  gegen  die  früheren  Auflagen  abermals  erweitert 
worden.  Inshcsondcre  wurden  sämtliche  Tabellen  genau 
revidiert  und  durch  Beigabe  weiteren  und  ocueu  Tabellen* 
matcnals  wurde  den  Fortschritten  der  Wissenschaft  und 
Technik  in  weitestem  Umfange  Rechnung  getragen. 
Viele  Kapitel  erfuhren  eme  weitere  Ausgestaltung,  so 
in  erster  Linie  da«  Uber  Technische  Elektrolyse..  Auch 
die  ausgiebige  gesetzgeberische  Tbäligkcit  des  Jahres 
|(>00  fand  ausgiebige  Berücksichtigung.  So  wurde  der 
Kalender  in  allen  seinen  Tellen  auf  den  aktuclUten 
.Stand  gebracht,  und  wenn  diese  Auflage  sich  ebenso 
reichen  und  allscitigen  Beifalls  erfreut,  wie  ihre  Vor- 
gängerinnen, so  wird  dies  der  schönste  t^rfolg  für  die 
aafgewendete  .Mühe  und  Sorgfalt  sein. 

Hlnot,  Adolphe,  directeur  du  Journal  r L'Klectrochimie. . 
Trait6  iheorctique  et  pratlque  d'Electrochimie.  l'n 
volumc  grand,  in  8^  avec  207  figures.  l*ari«  uroo. 
t'h.  Bvranger,  Ediieur.  Prix  18  Fr. 

Dns  vorliegende  gut  ‘tusgeslaltcte  Werk  darf  mit 
Recht  als  eine  Encyklopadie  der  Elektrochemie  be- 
zeichnet werden.  Es  enthält  in  grö.'ister  Ausführlichkeit 
und  in  sorgfältiger  Darstellung  eine  Sammlung  alles 
dessen,  was  mit  dem  Gebiete  der  Elektrochemie  in  Zu- 
sammenhang steht.  Dabei  hat  sich  der  Verfasser  aber 
nicht  etwa  blos  darauf  beschränkt,  eine  Sammlung  der 
rbalsachen  aus  der  Liitcratur  zu  geben,  er  hat  vielmehr 
seine  eigenen  reichen  Erfahrungen  io  ausgedefantestem 
Maaie  verwendet  und  so  das  Werk  xu  einem  solchen 
gestaltet,  io  dem  Theorie  und  Praxis  Hand  in  Hand 
gehen.  Der  erste  Teil  des  Buches  behandelt  in  elf 
Kapiteln  in  ausführlicher  Darstellung  die  Theorieen  der 
Elektrolyse,  wobei  auch  auf  die  mechanischen  und 
elektrischeo  Einheiten,  auf  die  zur  Bestimmung  derselben 
verwendeten  .Apparate  u.  t.  w.  emgegangen  ist.  Das 
Verhältnis  der  Theorie  der  Elektrolyse  zu  den  chemi- 
schen und  physikalischen  Theorieen  findet  ausführliche 
Releuchiuog.  Der  zweite  Teil  des  Werkes  beschäftigt 
sich  mit  der  elektrolytischen  Behandlung  der  chemischen 
Verbindungen,  mit  der  Elektrolyse  des  Wassers,  der 
Basen  und  Säuren,  der  Salze  und  der  organischen 
Verbindungen,  wahrend  der  dritte  von  den  chemischen 
Wirkungen  des  elektrischen  Funkens  und  der  elektri- 


schen Emilüsse  überhaupt  handelt.  Der  Fachmann  wir<l 
ID  dem  Werke  auf  Jede  Frage  eine  eingehende  und 
den  neuesten  Fortschritten  der  Wissenschaft  ent- 
sprechende Antwort  finden;  wegen  der  gewandten  Art 
und  Weise,  10  der  der  Stoff  seine  Darstellung  gefunden 
hat,  eignet  sich  dasselbe  aber  auch  in  hervorragender 
Weise  zum  studivim,  und  wir  dürfen  in  demselben  eine 
aufs  freudigste  xu  begrUssendc  .N'euerscheinung  der 
elektrochemischen  Litteratur  erblicken,  welche  eine  be- 
stehende Lücke  ausfüllt  und  auf  die  wir  nicht  ver- 
fehlen wollen,  unsere  Leser  empfehlend  aufmerksam  xu 
machen. 

Grawlnkel.  C.  and  Strecker,  K.,  Hllfsbuch  fOr 
die  Elektrotechnik.  Unter  Mitwirkung  von 
Horchers,  Eulenburg,  Fink,  Pirani,  Seyffert, 
Siockmcier  und  H.  Strecker  bearbeitet  und  heraus- 
gegeben von  Dr.  K.  Strecker,  K.aiserl.  Ober- 
Telegrapheningenieur,  Professor  und  Dozent  an  der 
Technischen  llochschulc,  Berlin.  Sechste,  vermehrte 
und  verbesserte  Auflage.  Mit  330  Figuren  im  Text. 
Berlin  1900,  Verlag  von  Julius  Springer.  In 
Leinwand  gebunden,  Preis  M.  12. — . 

Der  neuen  Auflage  von  Graw'inkel  u.  Streckers 
iUllsbuch  für  die  Elektrotechnik  noch  besondere  em- 
pfehlende Worte  mit  ouf  den  Weg  ru  geben,  ist  wohl 
nicht  nötig.  Die  Mitarbeiter  haben  zw;ir  zutn  Teil  ge- 
wechselt, aber  die  Anordnung  des  Werkes  ist  die  alt- 
bewährte geblieben,  und  so  ist  nicht  zu  zweifeln,  dass 
sich  auch  die  neue  Auflage  ebenso  viele  Freunde  er- 
werben wird,  als  die  vorhergegangeuen.  Was  unser 
engeres  Fachgebiet,  die  Elektrochemie,  anbetrifft,  so  ist 
ihr  ein  besonderer  Abschnitt,  der  achte,  geweiht.  Wenn 
in  demselben  auch  ein  Kapitel,  das  mit  der  Elekro- 
Chemie  nichts  zu  thun  hat,  nämlich  die  .Anwendung 
des  Magnetismus  in  der  Metallorgie,  Platz  gefunden 
hui.  so  sind  doch  die  übrigen  Kagitel  so  bearbeitet, 
dass  sie  in  kurzer  und  prägnanter  Fornt  alles  Wrisens- 
werte  des  Gebietes  enthalten.  Der  Abschnitt  Elektro- 
chemie selbst  hat  durch  die  Neubearbeitung  des  Ka- 
piteb  Uber  Galvanoplastik  und  Galvanostegie  und  über 
industrielle  Anwendungen  der  Elektrolyse  eine  wesent- 
liche Vcrlicsscruug  erfahren.  Auch  der  dritte  Ab- 
schnitt: 'Galvanische  Elemente  und  Akkumulatoren 
sei  der  ganz  besondern  Beachtung  unserer  Leser  em- 
pfohlen, die  auch  in  allen  übrigen  Abschnitten  des 
Werkes  rasch  und  in  genügender  Ausführlichkeit  Be- 
lehrung über  alle  Kragen  »ler  Elektrotechnik  fluden 
iverden. 
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ickrifttn-Utbtrtickt  — PoUni-l/tkorsieht. 


SPANNUNGSREGULIERUNG  BEI  AUTOMOBILBATTERIEN. 

Von  Ingenieur  P.  iVeker. 


Während  bei  der  Verwendung  stationärer 
Katterien  im  allgemeinen  .stets  eine  Regu 
liening  der  durch  die  fortschreitende  Ent- 
ladung veränderten  Sp.annung  vorgesehen 
wird,  die  dem  jeweiligen  Zweck,  welchem 
die  Batterien  dienen,  entsprechend  z.  B.  bei 
Lichtbatterien  eine  sorgfältigere  ist,  als  bei 
Pufferbatterien,  wird  bei  den  meisten  Ver- 
wendungsarten transportabler  Akkumulatoren 
von  einem  Ausgleich  der  Spannung  abge- 
sehen, so  auch  bei  den  Batterien  für  Akku- 
mobilen. 

Die  Grenzen  zwischen  der  Spannung 
bei  Beginn  und  der  bei  Beendigung  der 
Entladung  sind  nicht  stets  dieselben,  sondern 
verschieden  und  in  erster  Linie  vom  Fabri- 
kat,  in  zweiter  Linie  von  dem  Verhältnis 
der  Entladestromstärke  zur  Kapazität  ab- 
hängig. Einige  Akkumulatorenfabriken  lassen 
bei  schneller  Entladung  eine  niedrigere  End- 
spannung zu,  als  bei  langsamer  Entladung, 
aber  im  allgemeinen  ist  die  Endspannung, 
bis  zu  welcher  die  Entladung  stattfinden  darf, 
mit  1,8  Volt  pro  Zelle  angegeben.  Es  giebt 
auch  Fabriken,  welche  1,75  und  auch  1,7 
V'olt  festgesetzt  haben. 

Ebenso  verschieden  wie  die  Endspan- 
nung ist  die  durchschnittliche  Anfangsspan- 
nung. Hierfür  ist  im  allgemeinen  die  durch- 
schnittliche  Säuredichte  und  die  .Art  der 


Elektroden,  ob  Masseplatte  oder  Plant^platte, 
massgebend. 

Die  Mindestdifferenz  zwischen  den 
Spannungsgrenzen  einer  Automobilbatterie 
wird  sein  42  X 2 = 84  bis  42  X 1,8  =•  75.6 
Volt,  also  8,4  Volt  oder  10“,  der  .Anfangs- 
spannung; sie  kann  auch  werden  42  X 2,1 
= 88,2  bis  42  X 1,7  = 71.4  Volt  also  16,8 
Volt  = rund  19“  , der  .-Anfangsspannung, 

Die  Verminderung  der  Ge-schwindigkeit 
eines  Akkumobils  in  Folge  des  Spannungs- 
abfalls im  Verlaufe  der  Entladung  kann  daher 
so  bedeutend  werden,  dass  eine  Regulierung 
der  Spannung,  bezw.  die  Möglichkeit  einer 
Veränderung  derselben,  wenn  auch  nur  in 
kleinen  Grenzen  wünschenswert  erscheint, 
besonders  im  Hinblick  auf  .Steigungen,  die 
etwa  noch  gegen  Ende  der  Entladung  zu 
nehmen  sind. 

Der  von  den  meisten  Elektromobilfahrern 
gewiss  schon  unangenehm  empfundene  Um 
stand,  da.ss  es  einerseits  absolut  unmöglich 
ist,  die  von  der  letzten  Kontrollerstellung 
bestimmte  Maximalgeschwindigkcit  zu  über- 
schreiten und  andererseits  kleine  Variationen 
der  einer  Kontrollerstellung  entsprechenden 
Geschwindigkeit  vorzunehmen,  würde  durch 
die  Möglichkeit  einer  Spannungsregulierung 
ebenfalls  abgeholfen  werden. 
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Die  praktische  Ausführung  der  Regu- 
lierung kann  bewirkt  werden  entweder  durch 
einen  regulierbaren  Widerstand,  welcher  in 
die  Leitung  zwischen  Motor  und  Kontroller 
eingeschaltet  wird,  oder  es  werden  einige 
/.eilen  der  Batterie  abschaltbar  gemacht. 

Die  Spannung  von  8o  Volt  als  normale 
festgesetzt,  würde  im  ersten  Fall  die  Batterie 
vorteilhaft  zu  44  Zellen  gewählt,  deren  Knd- 
Spannung  dann  44  X 1,8  = 79,2  Volt  beträgt. 
Der  Regulierwiderstand  müsste,  da  ihn  der 
gesamte  Strom  passiert,  ziemlich  stark 
dimensioniert  sein.  Beim  Laden  kann  er 
ebenfalls  uls  Vorschaltwiderstand  verwendet 
werden,  womit  der  Vorteil  verknüpft  ist. 
dass  die  Ladung  direkt  von  1 10  Volt-Anlagen 
aus  erfolgen  kann,  auch  wenn  dieselben  nicht 
besonders  behufs  Ladung  mit  Widerständen 
ausgerüstet  sind. 

Im  zweiten  Fall  könnte  die  eigentliche 
Batterie  aus  40  Zellen  bestehen,  welcher  4 
weitere  Elemente  zugefügt  sind,  die  einzeln 
ab-  bez«.  zuschaltbar  sind.  Da  diese  Zellen 
erst  eine  nach  der  andern  zugeschaltet  werden, 
wenn  die  Spannung  der  Hauptbatterie  unter 
80  Volt  gesunken  ist.  so  könnten  sie,  um 


eine  Gewichts-  und  Preisersparnis  zu  erzielen 
kleiner  gewählt  werden  als  die  anderen  Zellen. 
Bei  ihrer  Grossenbestimmung  ist  nur  zu  be 
rucksichtigen,  dass  sie  mit  derselben  Strom- 
stärke beansprucht  werden,  wie  die  eigent- 
liche Batterie.  Bei  der  Ladung  müssten  sie 
entsprechend  früher  abgeschaltet  werden. 

Bei  Vergleichung  beider  Regulier- 
methoden ist  folgendes  zu  beachten:  Die 
.Anwendung  eines  Regulierwiderstandes  (der 
hier  ja  nur  wenige  Kontakte  nötig  hatj  ist 
relativ  einfach,  es  ist  jedoch  mit  derselben 
ein  nicht  unwesentlicher  Energieverlust  ver- 
bunden. Dieser  ist  bei  der  Benutzung  von 
Nachschaltzellen  vermieden,  diese  kompliziert 
aber  die  Batterie  selbst  und  den  .Anschluss 
der  Batterie  im  W'agen 

Wenn  auch  der  einfache  Automobil 
fahrer  die  Spannungsregulierung  für  über- 
flüssig hält  und  die  dadurch  verursachte 
Vermehrung  der  zu  bedienenden  Apparate 
befürchtet,  so  dürfte  vom  fachmännischen 
Standpunkt  aus  die  Konstanthaltung  der 
Spannung  doch  als  empfehlenswert  und  zum 
mindesten  als  ein  F'ortschritt  in  der  theore- 
tischen Ausbildung  der  Akkumobil-Technik 
bezeichnet  werden  können. 


APPARAT  ZUR  INDUSTRIELLEN  FABRIKATION  DES  FLUORS. 


Das  Fluor  ist  zum  ersten  Male  im 
Jahre  1886 durch  Moissan  hergestellt  worden, 
indem  er  eine  Lö.sung  von  Fluorkalium  in 
Fluorwasserstoffsäure  elektrolysierte.  Der 
.Apparat  besteht  aus  einer  U-formig  gebogenen 
Platinröhre,  in  welcher  sich  2 Iridium-Platin 
Elektroden  befinden,  die  in  dem  Rohre  durch 
Flussspatstopsel  festgeh.alten  werden  und  zu- 
gleich als  Isolatoren  dienen.  Das  Rohr 
steckte  in  einer  Losung  von  Methylchlorid, 
das  durch  einen  trockenen  Luftstrom  auf 
— 50“  abgekühlt  wurde.  .An  der  inneren 
Wandung  des  Platinrohres  setzte  sich  ein 
leichter  Niederschlag  des  Fluorhydrats  des 
Fluorkaliums  ab,  der  nicht  nur  den  Platin- 
apparat vor  Zerstörung  schlitzt,  sondern  auch 
verhindert,  dassderselbe  als  bipolare  Elektrode 
z.urWirkungkommt.  Jüngst  hatllerr  Moissan 
das  Platinrohr  durch  ein  Kupferrohr  ersetzt, 
das  sich  im  Innern  mit  einer  Schicht  von 
Fluorkupfer  bedeckt.  Das  l'luor  ist  noch 
nicht  in  grösserem  Mas.sstabe  zur  .Anwendung 
gekommen,  doch  ist  es  w.ahrscheinlich.  dass 
man  dies  noch  erreichen  wirtl. 


Der  .Apparat  besitzt  aus.ser  seinem  hohen 
Preise  den  Uebelstand,  dass  er  selbst  bei 
der  Darstellung  des  Metalloides  grosse  Kosten 
erfordert;  denn  infolge  des  gros.sen  Wider- 
standes des  .Apparates  wird  eine  bedeutende 
Menge  elektri.schcr  Energie  vergebraucht,  und 
da  der  grösste  Teil  dieser  elektrischen  Ener- 
gie in  Wärmeenergie  umgewandelt  wird, 
so  ist  es  .schwierig,  einen  solchen  .Apparat 
auf  niedriger  Temperatur  zu  erhalten. 

Zwei  ehemalige  Schüler  des  Herrn 
Moissan.  C.  Poulenc  und  M.  Meslans, 
haben  versucht,  das  Fluor  für  industrielle 
Zwecke  darzustellen.  Um  einen  wirklich 
praktischen  .Apparat  zu  erhalten,  war  es 
ihnen  h.auptsächlich  darum  zu  thun,  folgende 
t Hauptpunkte  zu  lösen: 

1.  Unterdrückiingder  Flussspatisolatoren, 
sowie  jeder  anderen  Verbindung  in  der 
.\nodenzelle,  in  der  sich  das  Fluor  bildet; 

2.  Zu.sammensetzung  eines  Diaphragmas, 
das  in  elektrolytischer  Beziehung  unwirksam 
ist  und  die  Anoden-  und  Kathoden-Zelle  von 
einander  trennt,  das  ferner  möglichst  wenig 
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Widerstand  leistet  und  eine  vollständige 
Trennung  der  beiden  Gase,  Fluor  und  Wasser- 
stoff, ermöglicht. 

3.  Vergrösserung  der  nützlichen  Ober- 
fläche der  Elektroden  und  Verminderung 
des  elektrolytischen  Ueberzuges,  der  sich  an 


ihnen  absetzt  und  der  den  Widerstand  des 
Apparates  vermindert,  woraus  eine  Ver- 
mehrung der  Leistungsfähigkeit  und  eine 
Verminderung  der  Erwärmung  des  Bades 
resultiert. 

Diese  Bedingungen  sind  dadurch  erfüllt 
worden,  dass  als  Diaphragma  ein  Kupfer- 


Fig.  67. 


gefass  verwandt  wurde,  das  mit  V-förmigen 
Oeffhungen  versehen  ist.  Diese  gestatten 
die  freie  Berührung  der  Anoden- und  Kathoden- 
Flüssigkeiten,  genügen  aber  för  den  Durch- 
gang der  Gase.  Als  Diaphragma  dient  ein 


Goldschlägerblättchen.  Ein  Kupferrohr,  das 
zum  Abfluss  des  Fluors  dient,  wird  an  den 
oberen  Teil  des  Gelasses  angelötet.  Dieses 
enthält  die  Anoden  und  wird  in  ein  zweite.s 
Kupfergefäss,  das  als  Kathode  dient,  derart 
hineingestellt,  dass  die  Orffnungen  über  der 
in  dem  zweiten  Gefäss  befindlichen  Flüssig- 
keit liegen. 

Sobald  der  Strom  geschlossen  ist,  wirkt 
das  ganze  Anodengefass  als  Anode,  und  das 
sich  entwickelnde  Fluor  greift  das  Kupfer 
an  und  bedeckt  es  mit  einem  dünnen  iso- 
lierenden Ueberzug  von  Kupferfluorür,  so 
dass  die  Platin-Anoden  sehr  kräftig  zu  wirken 
beginnen. 


Der  ganze  kupferne  Teil  des  Apparates, 
der  mit  dem  positiven  Pole  der  Stromquelle 
in  Verbindung  steht,  verhält  sich  nun  wie 
eine  unwirksame  Masse,  und  darin  liegt  die 
originelle  und  interessante  Idee  der  Herren 
Poulenc  und  Meslans. 

Zwei  verschiedene  Apparate  sind  kon- 
struiert worden  und  auf  der  Ausstellung  in 
Paris  in  der  Klasse  24  ausgestellt  worden; 
einer  für  industrielle  und  einer  för  Labora- 
toriumszwecke. 

Apparat  für  Industriezwecke.  Die 
Figuren  66  und  67  .stellen  die  Schnitte  durch 
den  Apparat  dar. 

Bist  ein  kupferner,  rechtwinkligerBottich, 
der  den  Elektrolyten  enthält  [Lösung  von 
Fluor-Kalium  in  Flusssäure].  Ein  Deckel, 
gleichfalls  aus  Kupfer,  ist  auf  diesem  Gefäss 
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mittels  Bolzen  befestigt.  Eine  Kautschuk- 
verbindung stellt  die  Dichtigkeit  her. 

Das  Ganze  wird  mit  dem  po.sitiven  Pole 
der  elektrischen  Stromquelle  verbunden. 
Kupfcrplatten  e stehen  in  Verbindung  mit 
der  Gelässwand  und  wirken  zwischen  den 
verschiedenen  Anodenzellen  als  Kathoden. 
Dieses  Gefass  wird  von  aussen  abgekühlt. 

A ist  ein  rechteckiges  kupfernes  Ge- 
fass, das  unten  geschlossen  ist  und  oben 
die  Rohransätze  R trägt,  welche  zur  Be 
festigung  und  zum  Abfluss  des  Fluors  dienen. 
Die  Rohransätze  sind  von  dem  Deckel  durch 
die  Kautschuckeinlagen  I.  isoliert,  welche 
zugleich  wasserdicht  schlies.sen. 

Die  Anoden  a a bc.stehen  aus  Hachen 
Kupfergefässen,  auf  welchen  Plaiinplatten 
befestigt  sind  und  in  derem  Innern  ein  Kühl- 
mittel zirkuliert,  das  durch  die  durch  die 
.Ansätze  R R hindurchgehenden  Rohre  T T 
cingeführt  wird. 

Das  Fluor,  welches  sich  in  den  ver- 
schiedenen Anodenzellen  entwickelt,  wird 
durch  ein  gemeisames  Rohr  F'  in  einen 
höher  liegenden  Kühler  geleitet,  wo  es  sich 
des  mitgerissenen  F'luorwasserstoffgases  ent- 
ledigt, das  in  den  Apparat  zuruckfällt. 

Desgleichen  giebt  der  Wasserstoff,  der 
sich  in  den  Kathodenzellen  entwickelt,  durch 
Abkühlung  die  milgeführten  Sauredämpfc  ab. 

Die  Wände  der  Gefässe  A A sind  im 
unteren  den  Anoden  gegenüber  liegenden 
Teile  durchbrochen;  dünne  Kupferbleche 
d d,  welche  bei  V umgebogen  und  über 
einander  befestigt  sind,  rahmen  das  Dia- 
phragma ein. 

Diaphragma  und  Anode  werden  nun 
beide  mit  dem  positiven  Pole  verbunden, 
der  ganze  kupferne  Teil  des  Apparates  be- 
deckt sich  alsdann  sofort  mit  Kupferfiuorur. 

Durch  diese  .Anordnung  wird  folgendes 
erreicht: 

1.  Da  das  Fluor  bis  zu  seinem  Austritt 
aus  dem  Apparat  nur  mit  Metallwänden  in 
Berührung  steht,  sind  keine  Stöpsel  aus 
Flussspat  erforderlich;  der  Kautschuk  ge- 
nügt für  das  mit  Flusssaure  behaftete  Wasser- 
stoffgas. 

2.  Die  Ausdehnung  der  Elektroden  ist 
unbeschränkt,  und  ihre  .Annäherung  kann 
bis  auf  einige  Centimeter  beschränkt  werden. 

3.  Der  geringe  Widerstand  des  elektro- 
lytischen Ueberzuges  erlaubt  eine  sehr  gute 
.Ausnutzung  der  Stromenergie. 


4.  Die  Abkühlung  der  Anode  ver- 
mindert die  zerstörenden  Wirkungen  sehr 
wesentlich ; auch  braucht  die  Masse  des  Elek- 
trolyten weniger  stark  abgckühlt  w-erden, 
was  auf  die  Elektrolyse  einen  guten  Ein- 
fluss ausiibt. 

Die  Gewinnung  der  Flussssäure  kann  zur 
industriellen  Erzeugung  des  Fluors  dienen. 
Fis  kann  erhalten  werden  durch  die  Destilla- 
tion des  Fluorhydrats  des  Fluorkaliums,  das 
in  einer  kupfernen  Retorte  geschmolzen  wird. 

.-\pparat  für  Laboratorien.  Figur  68 
stellt  einen  V^crtikalschnitt  durch  einen 
solchen  dar.  Kr  basiert  auf  demselben 
Prinzip  wie  der  vorhergehende;  er  fas.st  je- 
doch nur  150  cm*  Flüssigkeit 

G ist  ein  cylindrisches  kupfernes  Gefäss, 
das  den  Elektrolyten  enthält  und  dessen 
Wände  als  Kathode  dienen. 

M ist  ein  kupferner  Deckel,  der  von 
dem  Gefäss  E durch  die  Kautschukscheibe 
L,  die  zugleich  als  Verbindung  dient,  isoliert 
wird.  Dieser  Deckel  ist  durch  die  isolierten 
Bolzen  b befestigt 

■Auf  diesem  Deckel  sind  angelötet : 

1.  Das  Rohr  A,  das  unten  bei  d durch- 
brochen ist. 

2.  Das  Rohr  T,  welches  in  das  die 
Kühlflussigkeit  enthaltende  Gefass  mündet. 
Das  unten  ge.schlossene  Rohr  T trägt  eine 
Platinhulse  p und  die  durch  die  kupferne 
Schraube  V befestigte  Kupferplatte  g. 

3.  Zwei  .Schlangenrohre,  von  denen  das 
eine  K zur  Abscheidung  des  Fluors  und  das 
andere  H zur  Abscheidung  des  Wasserstofies 
dient ; ferner  sind  sie  zur  Kondensation  der 
mitgerissenen  Flusssäuredämpfe  bestimmt. 

Das  Ganze  ist  mit  dem  positiven  Pole 
der  Stromquelle  verbunden. 

Das  Kathodengefäss  selbst  steht  eben- 
falls in  einem  kühlenden  Gemisch. 

Der  Apparat  funktioniert  in  derselben 
W'eise  wie  der  vorhergehende;  sobald  der 
Strom  geschlossen  ist,  bedeckt  sich  das 
Diaphragmarohr  A d mit  Kupferfluorür,  und 
nur  die  von  innen  abgekühlte  Platinanode  p 
und  die  von  aussen  gekühlte  Kupferwand 
tragen  zur  Zersetzung  der  Elektrolyten  bei. 

W'clche  Zukunft  das  für  industrielle 
Zwecke  herge.stelltc  Fluor  haben  wird,  lässt 
sich  nicht  Vorhersagen ; in  jedem  Falle  ist 
die  Methode  der  Herren  Poulenc  und 
Meslans  sehr  interes.sant.  -hl. 
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ÜBER  DIE  BERECHNUNG 

DER  LEITUNGSFÄHIGKEIT  WÄSSRIGER  LÖSUNGEN  VON 
SALZSÄURE  UND  SCHWEFELSÄURE. 

Von  J.  Barnes. 


Die  Vorherbestimniuiig  der  Lcitungs- 
fahigkeit  verdünnter  wässriger  Elektrolyten, 
die  zwei  lone  enthalten  und  welche  ein 
Ion  gemeinsam  haben,  ist,  wie  gezeigt 
wurde,  möglich  mit  Hilfe  der  Dissociations- 
theorie,  wenn  die  Elektrolyten  Salze  sind 
oder  ein  Salz  und  eine  zweiatomige  Säure, 
wie  z.  B.  Salzsäure,  Die  im  vorliegenden 
Berichte  beschriebenen  Experimente  wurden 
auf  Anregung  Professor  .Mac  Gregors  ge- 
macht, um  Gewissheit  zu  erlangen,  ob  man 
die  Leitungsfahigkeit  in  einer  Mischung  von 
Salz-  und  Schwefelsäure  vorherbestimmen 
kann.  Der  Versuch,  die  Leitungsfähigkeit  einer 
zusammengesetzten  Lösung,  die  also  einen 
Bestandteil  Schwefelsäure  enthält,  zu  be- 
rechnen, ist  von  grossem  Interesse,  be 
sonders  wegen  der  Thatsache,  dass  man 
eine  Form  der  Ionisation  annimmt,  welche 
wechselt  mit  der  Konzentration  der  Lösung, 
deren  Moleküle  sich  in  verdünnten  Lösungen 
in  2H  und  SO,  dissociieren,  in  stärkeren 
jedoch  teilweise  in  H und  HSO,.  Es  ist 
deshalb  unmöglich,  die  Leitungsfähigkeit 
einer  Lösung  zu  berechnen,  deren  Bestand- 
teil eine  andere  Art  der  Ionisation  hat. 

Ich  habe  deshalb  angenommen,  dass 
die  Art  der  Ionisation  in  mässig  verdünnten 
Lösungen,  die  ich  prüfte,  dieselbe  sein 
ivürde,  wie  man  sie  gewöhnlich  bei  grosser 
Verdünnung  annimmt.  Die  Leitung.sfahigkeit 
einer  Mischung  von  zwei  Lösungen  der 
Elektrolyten  i und  2,  mit  einem  gemein- 
samen Ion  und  bestimmter  Art  der  Ionisation, 
wird,  gemä.ss  der  Dissociationstheorie.  durch 
folgende  Gleichung  ausgedrückt; 

k = (a,  V,  n.  + a,  V,  n,  (*«>,).  .(A) 

V,,  V,  sind  die  Volumen,  n,,  n,  die  Konzen- 
tration der  Lösungen,  p,,  p,  die  specifischen 
molekularen  Leitungsfähigkeiten  einfacher 
Lösungen  der  Elektrolyten  bei  unbegrenzter 
Verdünnung,  a,,a,  die  lonisationskoeffizienten 
der  entsprechenden  Elektrolyten  in  der 
.Mischung  und  p das  Verhältnis  des  Volumens 
der  Mischung  zu  der  Summe  der  Volumina 
der  einzelnen  Lösungen. 

Professor  Mac  Gregor,  hat  gezeigt,  dass 
die  lonisationskoeffizienten  einer  Mischung 


dieser  .Art  durch  Lösung  von  vier  Gleichungen 
gefunden  werden  können,  und  ich  habe  in 
einer  früheren  Abhandlungauseinandergesetzt, 
dass,  wenn  man  die.se  Gleichungen  in  eine 
andere  Form  bringt  und  wenn  man  eine 
graphische  Methode  anwendet,  sie  leicht  ge- 
löst werden  können,  selbst  in  Fällen,  in 
denen  nur  wenige  Beobachtungen  über  die 
Leitungsfähigkeit  einfacher  Lösungen  der 
Elektrolyten  in  den  Mischungen  vorliegen. 

Die  Formen  der  bezüglichen  Gleichungen 
sind  folgende; 


P«3, 

. 

c.  ^ c, 

w.  = f.(C.I 
k.  = f,  (C.) 

k und  C sind  die  örtlichen  Leitungsfähigkeiten 
und  örtlichen  Konzentrationen.  N die  Kon- 
zentrationen der  Mischung.  Mit  der  örtlichen 
Leitungsfähigkeit  und  der  örtlichen  Konzen- 
tration eines  Elektrolyten  in  einer  Mischung 
ist  die  Leitungsfähigkeit  und  die  Konzen- 
tration des  Teiles  oder  der  Gegend  der 
Mischung  gemeint,  die  ein  Elektrolyt  mut- 
masslich einnimmt.  Die  Methode,  mit  Hilfe 
dieser  Gleichungen  die  lonisationskoeffizienten 
zu  berechnen,  ist  in  meiner  früheren  .^b 
handlung  beschrieben;  zuerst  ist  die  Be- 
stimmung von  k und  C nötig.  Bei  der  Be- 
rechnung der  Leitungsfähigkeit  erspart  man 
jedoch  Arbeit,  wenn  man,  anstatt  der  Be- 
stimmung der  lonisationskoeffizienten,  die 
Leitungsfähigkeit  durch  k und  C ausdrückt. 

Zu  diesem  Zwecke  haben  wir; 


und 


»1  = 


C,pc»,  ’ 

k| 


CjpXH 


Demnach  erhält  Gleichung  A folgende  Form ; 


k = 


p (vi  + V,; 


k,  n,  V, 

k,  n,  V,  \ 

c, 

^ c,  ) 

In  meinen  Experimenten  fand  ich  es  als 
praktisch,  p als  Einheit  anzunehmen,  die 
Volumina  der  gemischten  Lösungen  waren 
in  allen  Fällen  gleich. 
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Die  obige  Gleichung  erhält  dann  folgende 


2 V c 


kj  n>  , kj  n^j 


(K) 


Ci  Cj  ^ 

Uie  Arbeit  k zu  finden  mit  Hilfe  der 
Gleichung  (B)  bedingt  folgendes:  l.  Die 

Herstellung  und  Analyse  von  Reihen  ein- 
facher Lösungen  beider  Säuren;  2.  Beob- 
achtungen über  das  specifische  Gewicht  der 
einfachen  Lösungen  und  ihrer  Mischungen; 
3.  die  Messung  der  Leitungsfähigkeit  von 
Reihen  einfacher  l.ösungen;  4.  die  Messung 
der  Leitungsfähigkeit  der  Mischungen  von 
Lösungen;  5.  die  Bestimmung  der  örtlichen 
Leitungsfähigkeit  und  örtlichen  Konzentra- 
tionen der  Elektrolyten  in  der  Mischung; 
6.  die  Berechnung  der  Leitungsfähigkeit  der 
Mischungen  mit  Hilfe  dieser  Angaben.  Die 
Beobachtungen  wurden  in  dem  physikalischen 
und  chemischen  Laboratorium  des  Dalhousic 
College  in  Halifax  ausgeführt. 


Experimentelle  Methoden. 

Die  Salzsäure  wurde  von  E i m e r & A m e n d 
bezogen,  die  Schwefelsäure  von  Merck  & Co. 
Das  bei  der  Bereitung  der  Lösungen  benutzte 
destillierte  Wa.s.scr  wurde  nach  einer  in  einer 
früheren  Abhandlung  beschriebenen  Methode 
dargestellt  und  hatte  eine  Leitungsfähigkeit 
von  0.95  Xio~*  bis  i.oiXio~‘,  ausgedrückt 
in  Kohlrauschs  neuer  Einheit  (ohm~' 
cm~  ’). 

Der  Gehalt  an  Salz-  und  Schwefelsäure 
in  der  Lösung  wurde  volumetrisch  bestimmt 
mit  Hilfe  wässriger  Ijisungen  von  Kalium- 
hydroxyd, dessen  Konzentration  täglich 
durch  Titration  mit  bekannten  Quantitäten 
fester  Oxalsäure  bestimmt  wurde.  Der  In- 
dikator war  Phenolphthalein.  Die  Kalium- 
hydroxydlösungen befanden  sich  in  Stöpsel- 
flaschen,  von  denen  jede  ein  Rohr  mit 
Natronkalk  enthielt. 

Die  Pipetten  und  Büretten  waren  kalibriert. 
Das  spec.  Gewicht  bei  18“  wurde  für  viele 
der  einfachen  Lösungen  mit  einem  Pykno- 
meter nach  Ostwald-Sprengel  bestimmt. 

Das  Bad,  welches  angewendet  wurde, 
um  zur  Bestimmung  des  Widerstandes  eine 
konstante  Temperatur  zu  erhalten,  enthielt 
Wasser,  das  durch  einen  mechani.schen 
Apparat  beständig  in  Bewegung  gehalten 
wurde,  der  durch  einen  von  Hcnricis 
Heissluftmotoren  getrieben  wurde.  Dieser 
Motor  arbeitete  geräuschlos  und  wurde  des- 
wegen dem  früher  gebrauchten  hydraulischen 
Motor  vorgezogen.  Die  Thermometer  konnten 
bis  auf  ‘ lo,"  abgelesen  werden.  Sie  waren 


von  der  Physikalisch-Technischen  Reichs- 
anstalt in  Berlin  geprüft. 

Der  Widerstand  der  Lösungen  wurde 
in  einer  U förmigen  Zelle  gemessen,  die 
Elektroden  aus  starkem  Platin  hatte,  welche 
durch  dicke  Platindrähte  mit  den  Ebonit- 
platten verbunden  waren.  Diese  Elektroden 
wurden  in  der  von  Lummer  und  Kurl- 
baum  vorgcschlagenen  Lösung  mit  Platin 
überzogen.  Den  Reduktionsfaktor,  durch 
welchen  die  in  dieser  Zelle  erlangten 
Leitungsfähigkeiten  auf  den  von  Kohlrausch 
angewendeten  Wert  reduziert  werden,  erhielt 
man,  indem  man  die  Werte  der  Leitungs- 
fähigkeiten zweier  Lösungen  von  doppelt 
krj^stallisiertem,  reinem  Kaliumchlorid  von 
verschiedenen  Konzentrationen  mit  den  von 
Kohlrausch  gegebenen  W'erten  für  die- 
selben Konzentrationen  desselben  Salzes 
verglich.  Das  Verhältnis  von  Kohlrauschs 
Wert  zu  dem  beobachteten  giebt  den  Re- 
duktionsfaktor. Er  wurde  stets  vor  und 
nach  einer  Reihe  von  Beobachtungen  be- 
stimmt, und  man  fand  ihn  in  beiden  Fallen 
immer  gleich. 

Lösungen  verschiedener  Konzentrationen 
von  jeder  Säure  wurden  hergestellt  und 
sorgfältig  analysiert.  50  ccm  von  einer 
dieser  Lösungen  wurden  in  die  elektrolytische 
Zelle  gebracht  und  durch  Hinzufügen  einer 
bestimmten  Wassermenge  bei  18“  zwei  Ver- 
dünnungen hergestellt.  Dann  verfuhr  man 
mit  den  anderen  hergestellten  Lösungen  in 
derselben  W’eise,  bis  man  eine  genügende 
Anzahl  von  Werten  über  die  Leitungsfähig- 
keit erhalten  hatte.  Die  Mischungen  be- 
standen aus  gleichen  Voluminis  der  ent- 
sprechenden Lösungen  bei  l8“;  die  Mischung 
wurde  dann  in  die  Zelle  gebracht 

Eine  eingehendere  Beschreibung  der 
oben  erwähnten  Apparate  und  Methoden 
befindet  sich  in  meiner  früheren  Abhandlung 
über  die  Leitungsfähigkeit. 


Resultate  der  Beobaehtungen 
über  die  Leitungsfähigkeit  bei  einfachen 
Lösungen. 

Für  die  Bestimmung  der  örtlichen 
Leitungsfähigkeiten  (k)  und  der  örtlichen 
Konzentrationen  (E)  in  derMischung  muss  man 
einigeKurven  entwerfen, welche  das  Verhältnis 
der  Leitungsfähigkeit  zu  der  Konzentration 
jeder  Säure  zeigen.  Bei  einem  der  Elektro- 
lyten (man  wählte  Salzsäure)  mussten  die 
Werte  der  Leitungsfähigkeit,  bevor  man  sie 
:iufzeichnete,  mit  einer  Konstante  multiphziert 
werden;  diese  Konstante  ist  das  Verhältnis 
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der  specifischen  molekularen  Leitungsfaliig- 
keiten  bei  unbegrenzter  Verdünnung  für  die 
beiden  Säuren.  Man  benutzte  Kohlrauschs 
letzte  Bestimmungen  der  Werte  für  die  mole- 
kulare Leitungslahigkeit  bei  unbegrenzter 
Verdünnung  bei  tS*  für  die  beiden  Säuren, 
nämlich  für  Salzsäure  3774  und  für  Schwefel- 
säure 3955;  beide  Werte  .sind  in  Kohl- 
rauschs neuer  Einheit  ausgedriickt.  Das 
Verhältnis  ist  haher  1.048. 


Tafel  1. 


HCl.  (36^6) 

i/,H,S04 

- (490<) 

Konten* 

iration 

("1) 

, Spec.  Lei-  ! 1 

ranetahiR-  ^ r 
kelt  (k,)  . /'«'I 

Konten- 

trotioD 

(-) 

Spec. 

tuDgifähig- 

1 keit  (k,) 

2.66 

6018.  1 6305.  ' 

4-U 

6158. 

2-13 

5281.  ■ 5534.  i 

' 2.95 

4948. 

1.74 

4627.  4848, 

2.20 

3947- 

1.42 

3994  4185-  1 

1-74 

3255 

1.02 

3055.  3201.  1 

1.28 

2472. 

.716 

2268.  2376.  , 

.890 

'779- 

.502 

1640.  1718. 

-523 

1070. 

■344 

1 148.  1 1203.  ; 

1 -»5^ 

932-5 

.265 

898.3  941.2  1 

1 -304 

637  4 

.188 

645.3  676-2  , 

1 -197 

I 421.8 

.126 

439.7  ' 460.8  i 

.108 

' 241.5 

.0951 

334.9  350.9  , 

.0367 

: 218.8 

.0810 

287.9  30 '-6 

.0603 

148.4 

.0559 

201.0  1 210,6  I 

.0352 

93  77 

.0356 

129-3  >35-5  1 

— 

1 - 

.0262 

94.67  99.20I 

i “ 

Tafel  I giebt  die  Daten,  die  inan  aus 
den  Beobachtungen  über  die  Leitungsfähig- 
keit erhalten  hat,  um  diese  Kurven  zu  ent 
werfen.  Die  Konzentrationen  sind  in  Gramm- 


Aequivalenten  pro  Liter  bei  l8*  ausgedrückt. 
Die  .Atomgewichte  sind  auf  Sauerstoff  (16,00) 
bezogen  und  dieselben,  die  Ko  hl  rausch 
angew'endet  hat.  Die  spezifischen  Leitungs 
fähigkeiten  sind  die  bei  18“  und  in  Kohl- 
rauschs neuer  Einheit  ausgedrückt. 

Bestimmungen  von  p. 

Wenn  gleicheVoluminaeinfacher  Lösungen 
gemischt  werden,  so  ist  das  durch  p ausge- 
drückte Verhältnis  gleich  dem  Verhältnis  des 
specifischen  Gewichts  der  Mischung  zu  dem 
mittleren  specifischen  Gewicht  der  einzelnen 
Lösungen.  Die  Tafel  II  zeigt,  dass  man 
das  Verhältnis  praktisch  gleich  i setzt  für 
die  meisten  der  geprüften  konzentrierten 
Lösungen. 

Resultate  der  Beobachtungen  und 
Berechnungen  über  die  Leitungsfähigkeit 
von  Mischungen. 

Tafel  III  enthält  die  Resultate  der  Be- 
obachtungen und  Berechnungen  über  die 
Leitungsfahigkeit  von  Mischungen  der  Säuren, 
die  man  mit  Hilfe  der  darin  angegebenen 
Daten  gefunden  hat.  Die  örtliche  Konzen- 
tration k,  der  Salzsäure  kann  aus  dem  Werte 
mit  Hilfe  der  Gleichung 


k„  erhalten  werden. 

kj  ist  die  örtliche  Konzentration  der 
Schwefelsäure.  Die  specifischen  molekularen 
Leitungsfahigkeiten  bei  unbegrenzter  Ver- 
dünnung haben  die  oben  angegebenen  Werte, 
ln  dieser  Tafel  sind  die  Leitungsfahigkeiten 
und  Konzentrationen  wie  in  Tafel  I ausge- 
drückt. Die  Differenzen  zwischen  den  be- 
rechneten und  beobachteten  Werten  der 
Leitungsfahigkeiten  sind  als  Prozente  der 
beobachteten  W'erte  angegeben. 


Tafel  U. 


Einfache  Lösungen 

! 

Kootcniratioo  | 

Spec.  Gew. 

bei  ISOC. 

1 Mittleres  | 

d.  .Mitchur.g 
bei  t8» 

HCl  ! 

VjHjSo,  ' 

HCl  I 

■,.H,SO.  1 

spec.  Gewicht ; 

3-05 

^ 2.95 

1.0525 

1.0912 

^ 1.0719 

1.0720 

2.13 

'-74 

'.0371 

I -0549 

t.0460 

1.0462 

1.02 

'-74 

1.0182 

1.0549 

1.0366 

' -0365 

,502 

'74 

1 

I.OO9I  ^ 

1-0549 

1 

* 1.0320 

i 1 

1.0319 
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Tabelle  III. 


Konteatraüonen 

LAiaogen 

Ocriliche 

Leitangftlihig* 

Oertliche  KoozcnlrationcQ 

Specifitche  LeituagifUhlgkeit 
der  Mischaaf; 

DilTerear 
pro  Hondert 

HCl  (Ol) 

■i,H,SO.(d,) 

keit  der 
i/,H,SO,(lc,) 

HCl(Q) 

>;,j!,so.(c,) 

Berechaeter 

Wert 

Beobachteter 

Wert 

3.80 

2.95 

6522. 

2.83 

4.50 

6324- 

6252. 

■ 5 

3.05 

2-95 

6013. 

2.44 

3-95 

5840. 

5784- 

-97 

1-74 

2.95 

4905. 

1.77 

2.92 

4786. 

4763- 

.48 

.0810 

2-95 

2948. 

•925 

■-55 

2938. 

2918. 

+ 

-70 

.804 

.917 

2240. 

.669 

I.I5 

2i;8- 

2169. 

+ 

■41 

.328 

917 

1495- 

-432 

-739 

1469. 

■464- 

+ 

•34 

05  21 

917 

1036. 

.292 

-503 

■033- 

■035- 

■9 

1.64 

.291 

2910. 

.907 

■-53 

2788. 

2779- 

+ 

32 

1.02 

.291 

2018. 

.596 

1.02 

■936- 

■934- 

+ 

.10 

.804 

.291 

1668. 

.487 

-831 

1606- 

1607. 

— 

.06 

.328 

•*9> 

886.0 

249 

429 

857-3 

856.7 

+ 

-07 

.0810 

.291 

459.1 

-'25 

.215 

452-7 

454-7 

— 

-44 

1-74 

•0352 

2832. 

.880 

1.48 

2705. 

2704. 

+ 

-04 

.502 

■0352 

927.8 

.261 

.450 

888.0 

889-6 

— 

.18 

0951 

•0352 

219.2 

.0581 

.0967 

211.1 

21 1.8 

— 

-33 

.0810 

•0352 

194-7 

.0515 

-0823 

187.8 

188.3 

— 

-27 

.0521 

■0352 

143-1 

.0376 

-0575 

■ 38.4 

■385 

— 

08 

.0264 

.0352 

96.65 

.0256 

-0363 

94-43 

94-54 

.12 

In  dieser  Tafel  ist  bei  den  ersten  Be- 
obachtungsreihen, in  denen  die  Konzen- 
tration der  Lösung  von  Schwefelsäure  kon- 
stant ist,  während  die  Salzsäure  eine  ver- 
änderliche Konzentration  hat,  zu  bemerken, 
dass  die  berechneten  Werte  alle  grü.sser 
als  die  beobachteten  sind,  und  dass  die 
Differenzen  sich  entsprechend  vermehren  wie 
die  Konzentration  der  Salzsäure  zunimmt. 
Dies  gilt  auch  für  die  zweiten  und  dritten 
Reihen,  mit  Ausnahme  der  schwächeren 
Salzsäurelösungen,  bei  denen  der  berechnete 
Wert  nicht  kleiner  ist  als  der  beobachtete. 
Professor  Mac  Gregor  zeigte  in  einer  Note 
zu  meiner  früheren  Abhandlung,  in  welcher 
ich  auf  eine  der  obigen  ähnliche  regelmässige 
Progression  für  die  Reihen  von  Kalium- 
chlorid und  Kaliumsulfatlösungen,  die  zum 
grössten  Teil  massig  konzentriert  waren, 
aufpierksam  machte,  dass  die  regelmässige 
Progression  zwei  p'ehlerquellen  entstammen 
kann.  Die  zweite  Quelle,  nämlich  die  Un- 
möglichkeit mit  absoluter  Genauigkeit  die 
Kurven  für  Verdünnung  und  Konzentration 
zu  ziehen,  ist.  wie  ich  meine,  beträchtlich 
verringert  worden,  denn  für  diese  Kurven, 


welche  bei  massiger  Konzentration  sich  sehr 
schnell  krümmen,  wurden  die  Kurven  der 
Konzentration  und  spezifischen  Leitungs- 
fähigkeit  angewendet,  die  nur  eine  schwache 
Krümmung  haben  und  daher  leicht  inter- 
poliert werden  können.  Die  andere  Fehler- 
quelle, nämlich  für  den  Wert  des  lonisations- 
koeffizienten  den  Quotienten  aus  der 
spezifischen  molekularen  Leitungsfahigkeit 
bei  unbegrenzter  Verdünnung  anzuwenden, 
bleibt  noch  be.stehcn.  ln  den  vierten  Reihen, 
in  denen  die  beiden  ersten  Mischungen  nur 
mässig  konzentriert  sind  und  die  andern  vier 
verdünnt  genannt  werden  können,  ist  diese 
regelmässige  Progression  verschwunden,  und 
die  Differenzen  sind  mit  Ausnahme  der 
ersten  Mischung  alle  negativ.  Das  Ver- 
schwinden der  Progression  hängt  mit  den 
oben  erwähnten  p'chlerquellen  zusammen; 
denn  in  verdünnten  Lösungen  üben  sie  beide 
nur  eine  geringe  Wirkung  auf  das  Resultat 
aus.  Zwei  Gründe  können  dafür  angegeben 
werden,  dass  alle  Zeichen  in  den  vierten 
Reihen  negativ  .sind,  i Der  Gebrauch  der 
oben  erwähnten  Werte  der  spezifischen 
inoIckularenLcitiingsfahigkeit  bei  unbegrenzter 
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Verdünnuni;;  denn  wenn  einer  der  benutzten 
Werte  nicht  richtig  ist,  so  muss  er  bei  allen 
berechneten  Werten  über  die  Leitungsfähig 
keit  einen  Irrtum  bezüglich  des  Zeichens 
veranlassen.  Es  liegt  auch  die  Möglichkeit, 
auf  die  oben  hingewiesen  wurde,  vor,  dass 
sich  die  Schwefelsäure  nicht  nur  in  die  Ionen 
2H  und  SO4,  sondern  auch  H und  HSO, 
spaltet. 

Es  ist  auch  möglich,  wenn  man  die 
oben  erwähnten  Reihen  herstellt,  Reihen 
von  .Mischungen  zu  erlangen,  die  eine  kon 
Staate  Konzentration  für  Lösungen  von  Salz- 
säure und  veränderliche  Konzentrationen  für 
Lösungen  von  Schwefelsäure  haben.  Man 
wird  bei  diesen  Reihen  finden,  dass  sie  die- 
selbe gleichmässige  Progression  wie  die 
obigen  aufweisen.  Es  sei  darauf  hingewiesen, 
dass  in  den  letzten  drei  Reihen  der  Tafel  III, 
bei  denen  das  Zeichen  für  die  Differenz 
wechselt,  sich  dieser  Wechsel  dann  ereignet, 
wenn  die  durchschnittliche  Konzentration 


der  Mischung  ungefähr  0.6  Gramm  Aequi- 
valente  beträgt. 

Da  der  Fehler,  der  meinen  Experimenten 
anhaftet,  sich  auf  ungefähr  ±0,3'/,  beläuft, 
so  kann  man,  da  die  Diflerenzen  in  den 
letzten  drei  Reihen  sämtlich  innerhalb  oder 
in  wenigen  Fällen  etwas  ausserhalb  dieses 
Fehlers  Tiegen,  schliessen,  dass  die  Leitungs- 
fähigkeit von  Mischungen  verdünnter  Lösungen 
von  Salz-  und  Schwefelsäure  berechnet  werden 
kann  innerhalb  der  Grenzen  meines 
experimentellen  Fehlers.  Die  Berechnung 
geschieht  mit  Hilfe  der  Dissoziationstheorie 
und  auf  die  Voraussetzung  hin,  dass  die 
Schwefelsäure  sich  in  zH  und  SO,  zerlegt 
bis  zu  einer  durchschnittlichen  Konzentratrion 
von  ungefähr  0,5  in  solchen  Fällen,  in  denen 
die  Konzentration  bezüglich  derSchwelelsäure 
verhältnismässig  gross  ist  und  bis  zu  einer 
Konzentration  von  ungefähr  0,9  in  solchen 
Fällen,  wo  die  Konzentration  bezüglich  dieser 
Säure  verhältnismassig  klein  ist. 


UBER  DAS  PRINZIP  DER  NATÜRLICHEN  ELEKTRISIERUNG. 

Von  Max  Frank.  (ForiMinmg.) 


4.  lieber  ein  neues  thermoelelctrisches 
Phänomen,  das  Im  Voltasohen  Funda- 
mentalversuch impllolte  enthalten  Ist 

Die  Abkühlung  des  ganzen  Zn-Stückes 
beim  VoltaschenFundamentalversuch,  welche 
ein  neues  thermoelektrisches  Phänomen  dar- 
stellt, haben  wir  aus  der  thermoelektrischen 
Auffassung  jenes  Versuches  hergeleitct. 

Aber  die  Idee  der  Existenz  eines  der- 
artigen neuen  Phänomens  drängt  sich  noch 
in  anderer  Weise  auf:  in  einer  Form,  die 
derjenigen  gleicht,  durch  welche  sich  die 
Existenz  des  Planeten  Neptun  oder  die  des 
chemischen  F.lementes  Argon  verriet,  näm- 
lich durch  Unregelmässigkeiten*),  die  be- 
bestehen zwischen  den  von  der  Theorie  zu- 
folge der  empirischen  Formel  der  E.M.K.  eines 
Thermoelements  geforderten  absorbierten 
Wärmemengen  und  denjenigenZahlen,  welche 
die  Stärke  des  Thomson.schen  Phänomens 
angeben.  Die  genaue  empirische  Formel 
für  die  E.  M.  K.  eines  Thermoelementes  ist 

Q 

E = cit-|-yt‘;  « und  p sind  empiri.sch  be- 
Riecke,  Lehrbuch  der  Physik,  11,  552,  S.  326. 


stimmt  und  lassen  sich  aus  Tabellen  ent- 
nehmen (z.  B.  Riecke,  Lehrbuch  der  Physik. 
11,  S.  320),  t ist  die  Temperaturdifferenz  der 
Lötstellen. 

Die  Theorie  lehrt  nun  dieses:  ,Mle 

elektromotorischen  Kräfte,  die  aus  der  Wärme 
entspringen,  sind  E = yT;  y hängt  ab  von 
den  Stoffeigenschaften ; T = absolute  Tempe- 
ratur. Um  mit  Hilfe  der  empirischen  Formel 
die  E.  M.  K.  auf  diese  Form  zu  bringen,  ist 
zu  bedenken,  dass 

I.  t = T — C,  wenn  t die  Temperatur  nach 
Angabe  der  gewöhnlichen  Thermometer ; 
C = Konstante, 

also  dt  = dT;  dE  = YdT.  somit 


Dieser  Au.sdruck  lässt  sich  aber  mit 
Hilfe  des  empirischen  Ausdrucks  berechnen: 

^=a-|-pt,  folglich  E=T^  = aT-f-ßtT. 

W.  Thomsen  setzte  ptT=»3t,  also 

3=  aufCalorien  reduzirt,  wenn  3t  = mecha- 

S1 

nisches  Wärmeäquivalent. 
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Dabei  setzte  er  oflTenbar  voraus,  dass 
sich  aT  ganz  auf  die  Kontaktstelle  bezieht, 
also  nur  von  dieser  als  Pelti ersehe  Kälte 
absorbiert  wird.  Ausgeschaltet  wird  die 
Kontaktstelle,  indem  man  einem  Metall  allein 
eine  Temperaturdifferenz  erteilt.  Misst  man 
dann  die  absorbierte  Wärmemenge  in  diesem, 
bei  Durchgang  eines  Stromes,  so  erhält  man 
3 allein,  wenn  eben  in  « nichts  von  dieser 
Absorption  eingeht.  Nach  der  Theorie  ist 
also  die  Wärme,  welche  von  dem  Gliede  ^ 
T 

herstammt3'  = -^^;  berechnet  man  mit  Hilfe 

der  Tabellenwerte  ß die  Werte  a',  so  zeigt 
sich,  dass  diese  Werte  nicht  mit  den 
Thom  so nschen  genau  übereinstimmen.  Die 
vorliegende  Theorie  über  das  Phänomen  ist 
also  nicht  vollkommen.  Dies  rührt  eben 
daher,  dass  für  t = o der  Effekt  der  Wärme- 
absorption in  den  Metallen  nicht  = 0 wird,  also 
nicht  durch  3ti,  sondern  durch  sti  + Konst 
X i auszudrücken  ist. 

Beispiele:  Diejenige  Wärme,  welche  aus 
dem  Gliede  ß stammt,  ist  für  Cadmium, 
das  ein  ^^4,29  auf  Blei  bezogen  besitzt. 

4,29co-“7.pro  1 Amp.undSekunde 
42000000  10"^ 

pro  t=  i“  bei  T—  273",  während  Thomsons 


8T 

Für  Zn  1 5,6-  io~‘  wahrend  3 = 3,6-  io~‘ 
zl 

.,  Ag  ,.  =11,7  IO-*  „ 3=1,8  io-‘ 

„ Cu  „=  3-9  >o“‘  ..  3 = o,6  io-‘ 

also  nirgends  Uebereinstimmung. 

Die  Th o ms o nschen  3 sind  nicht  durch 
direkte  Bestimmung  der  absorbierten  Wärme- 
mengen pro  i“  Temperaturdifferenz  gefunden, 
sondern  erhalten  durch  Reduktion  auf  i“ 
mittels  der  Formel.  Diese  Reduktionsformel 
ist  also  unrichtig  und  zu  ersetzen  durch  eine 
von  der  Form  W^  = 3‘t-|-C,  während  Thom- 
son W|  = 3t  setzte,  wenn  W die  ge.samte  ab- 
sorbierte W'ärme,  C eine  Konstante  ist  und 
t die  Temperaturdifferenz  der  Enden  des 
MetalLstabes.  Der  richtige  Wert  pro  1“  ist 
also  W,  = 3‘-j-C,  während  ihn  Thomsen 

W W C 

setzte=  Der  richtige  Wert  ^‘=3‘-| — j 

ist  also  nicht  die  pro  i"  absorbierte  Wärme. 
Experimentell  aufzusuchen  wäre  dieses  neue 
Phänomen  mittels  Wechselstrom,  weil  da- 
durch die  Peltierschen  Wirkungen  aus- 
geschaltet werden  und  nach  jeder  Periode 
der  ursprüngliche  Zustand  im  Innern  des 
Metalles  wieder  hergestellt  wird,  wodurch  es 
zu  neuer  Kontaktwirkung  befähigt  wird. 


5.  Ueber  das  Verhalten  der  Oberfläehen- 
schlehten  der  Metalle  beim  Volta'sehen 
Fundamentalversoob. 

Die  Oberfläche  eines  elektrisierten 
Körpers,  dessen  Ladung  in  ihrer  Wirkung 
nach  aussen  paralysiert  ist,  braucht  nicht  die 
Eigenschaften  einer  galvanisch  polarisierten 
Fläche  zu  besitzen,  nämlich  zu  einem  Po- 
larisationsstrom (depolarisierenden  Strom), 
dessen  Vorkommen  ja  zu  jener  Bezeichnung 
führte,  Veranlassung  geben  zu  können, 
jedoch  die  Ladung,  welche  eine  galvanisch 
polarisierte  Fläche  besitzt,  ist  in  diesem 
Sinne  auch  paralysiert,  aber  bei  der  galva- 
nischen Polari.sation  wird  die  Wirkung  der 
auf  der  polarisierten  Fläche  vorhandenen 
Ladung  nach  aussen  nicht  in  Betracht  ge- 
zogen. Es  wird  durch  das  Wort  Polarisa- 
tion nicht  daran  erinnert,  dass  die  Ladung 
auch  paralysiert  ist.  Aber  indem  der  Be- 
griff Polarisation  einen  Zustand  der  Fläche 
bezeichnet,  der  einen  Polarisationsstrom  zu 
erzeugen  vermag,  wozu  notwendig  ist,  dass 
sich  die  polarisierende  Schicht  entfernen 
kann,  steckt  in  jenem  Begriff  gewissermassen 
schon  darin,  dass  sie  Beweglichkeit  besitzt. 
Ein  scharfer  Begriff  dürfte  dieses  Zuviel 
nicht  enthalten.  Indem  also  bei  der  Polari- 
sation die  Wirkung  nach  aussen  nicht  in 
Betracht  gezogen  wird,  enthält  der  Begrifl 
für  uns  zu  wenig,  anderseits  wieder  zuviel. 
Die  Wahl  des  Namens  paralysierende  Schicht 
ist  also  aus  dem  Verlangen  nach  einer  prä- 
zisen Ausdrucksweise  hervorgegangen. 

Die  kleinsten  bipolar  elektrischen  Teilchen 
des  unseren  Körper  umgebenden  Gases 
werden  sich  mit  ihren  positiven  Seiten  an 
die  Oberfläche  unseres  negativ  geladenen 
Körpers  anlegen  und  dort  sich  hinterein- 
ander reihend,  Ketten  bilden,  so  dass  sich 
die  Oberfläche  ganz  ähnlich  verhalten  wird 
wie  die  Polfläche  eines  Magnetes,  welchen 
man  in  Eisenfeilicht  getaucht  hat,  wodurch 
sich  an  der  Fläche  ein  Bart  von  Eisenfeilicht 
bildet.  So  kann  es  kommen,  dass  zwei 
vorher  abgeleitete  Metallstücke  statische 
Induktion  aufeinander  auszuüben  vermögen, 
denn  die  von  der  Oberfläche  der  Körper 
weggerichteten  Enden  dieser  Fäden  aus 
bipolar  elektrischen  Molekülen  werden  sich 
negativ  verhalten.  Aber  man  sieht  auch 
ein,  dass  die  Induktion  nur  schwach  oder 
fast  Null  sein  wird,  weil  die  Enden  dieser 
Fäden,  da  sie  gleichartig  elektrisch  sind, 
auseinandergespreizt  sind  und  sich  noch 
mehr  auseinanderspreizen  werden  bei  An- 
näherung der  Körper  aneinander. 

Ein  vorher  zur  Erde  abgeleitetes,  der 
Kontaktwirkung  unterliegende.s  Stück  Zink 
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wird  -|-  elektrisch.  Daraus  ist  zu  schliessen, 
dass  die  paralysierende  Schicht  hängen 
bleibt,  bei  der  Berührung  des  Zn  mit  Cu, 
also  eine  gewisse  vom  elektrischen  Zustand  der 
Körper  unabhängige  Haftintensität  besitzt. 
Denn  da  das  Zn  negativ  geladen  ist,  so 
würde  es  scheinbar  unelektrisch  bleiben, 
wenn  sich  die  paralysische  Schicht  in  dem 
Masse  entfernen  würde,  als  ihm  die  Elektri- 
zität entzogen  wird.  Würde  sich  die  Schicht 
in  stärkerem  Masse  entfernen,  so  müsste 
Zn  sogar  negativ  elektrisch  erscheinen.  Dies 
Hängenbleiben  der  paralysierenden  Schicht 
folgt  auch  daraus,  dass  das  Zn  sofort  wieder 
scheinbar  unelektrisch  wird,  wenn  man  es 
leitend  mit  der  Erde  verbindet.  Indem 
Elektrizität  dem  Zn  entzogen  wird,  werden 
sich  dann  die  freien  Enden  der  an  der 
Oberfläche  haftenden  Molekülfäden  zurück- 
biegen, gegendie  Zn  — Oberfläche,  und  eben- 
falls dazu  beitragen,  an  der  Oberfläche  unseres 
Körpers  einen  elektrischen  Spannungszustand 
zu  erzeugen,  der  sich  infolge  der  Beweg- 
lichkeit der  zurückgebogenen  Enden  auszu- 
gleichen strebt  Auch  Umlagerungen  können 
stattflnden,  indem  sich  ein  Teil  der  Moleküle 
mit  ihren  -\-  Seiten  der  Zn -Oberfläche  zu- 
dreht, und  Zwischenlagerungen,  indem  sich 
neue  bipolare  Molekülreihen  mit  ihren 
— Seiten  zwischen  die  alten  lagern.  Dies 
gilt  auch  für  Polarisation  bei  Wechsel- 
strom. 

ln  der  Formel  für  den  Wert  des  ne- 
gativen Potentials  eines  Körpers  bezieht 
sich  also  auf  die  Umgebung.  In  einer 
anderen  Umgebung  kann  demnach  das  Po- 
tential einen  andern  Wert  haben.  Es  können 
folglich  zwei  Stücke  desselben  Metalls  mit  ver- 
schiedener Umgebung  eine  kontaktelektrische 
Wirkung  geben.  Auf  solchen  Veränderungen 
des  Potentials  mit  der  Umgebung  beruhen 
nun  auch  die  möglichenUmkehrungen  derkon- 
taktelektrischen  Ladungen  einesKörperpaares 
in  anderer  Umgebung.  Die  Verhältnisse,  die 
im  nächsten  Abschnitt  näher  betrachtet 
werden  sollen,  werden  jedoch  nicht  allein 
vom  Potential  der  Umgebung,  sondern  im 
wesentlichen  von  deren  paralysierenden 
Eigenschaften  und  den  Haftintensitäten  der 
neuen  paralysierenden  Schichten  an  den  Ober- 
flächen der  Körper  bedingt.  Durch  Entfernung 
der  paralysierenden  Schicht  (z.  B.  mittels  eines 
Spatels)  muss  die  negative  elektrische  Ladung 
der  Körper  nach  aussen  hin  bemerkbar 
werden.  Je  schwerer  sich  die  paralysierende 
.Schicht  bilden  bezw.  erneuern  kann,  desto 
dauerhafter  wird  die  Ladung  erscheinen. 
Also  alle  Umstände,  die  geeignet  sind,  die 
Haftintensität  .m  der  Oberfläche  herabzu- 


setzen, werden  dieses  Verhalten  begünstigen. 
Dadurch  wird  ein  von  Boyle*)  gefundener 
Satz  verständlich;  >Die  Elektrizität  ist  um 
so  stärker  und  dauerhafter,  je  reiner,  wärmer, 
glatter  die  Oberfläche  des  geriebenen  Körpers 
ist.«  Die  negative  Elektrisierung  wird 
nämlich  um  so  stärker,  je  wärmer  der 
Körper  und  damit  auch  die  -)-  Elektrisierung 
des  andern,  denn  damit  die  negative  Elektri- 
sierung beim  ersten  steigen  kann,  muss 
Aether  wegen  dessen  Inkompressibilität  Zu- 
strömen, der  dem  reibenden  Körper  ent- 
zogen wird.  Dieser  erscheint  daher  -j--  elek- 
trisch. Wenn  solches  Zuströmen  von  Aether 
unmöglich  ist,  so  kann  also  keine  Elektri- 
sierung eintreten.  Daher  erklärt  sich  auch 
der  Satz  Faradays;  Reine  trockene  Luft 
giebt  keine  Elektrizitätserregung  beim  Reiben 
an  festen  Körpern. 

Die  paralysierende  Schicht  kann  auch 
Beweglichkeit  haben.  Die  davon  her- 
stammenden Veränderungen  treten  besonders 
auffällig  hervor  an  einem  Metallstück,  das 
von  einem  gut  leitenden  Elektrolyten  um- 
geben ist.  Von  dieser  Beweglichkeit  wird 
es  auch  abhängen,  ob  sich  nach  Aufhebung 
der  Erdverbindung  das  Potential  des  Metall- 
stückes noch  ändert.  Diese  Frage  ist 
experimentell  noch  nicht  aufgegriflen.  Aendert 
sich  das  Potential  noch,  so  lässt  sich  jetzt 
schon  voraussehen,  dass  die  Schnelligkeit 
und  Stärke  der  Veränderung  eben  wesent- 
lich von  der  Beweglichkeit  der  paralysieren- 
den .Schicht  abhängen  wird. 

Stehen  zwei  verschiedene  Körper  in 
Berührung  und  entfernt  man  die  paralysieren- 
den Schicht  von  einem  derselben,  so  steigt  das 
Potential  im  Innern,  und  es  findet  ein 
elektrischer  Ausgleich  statt.  Nähert  man  zwei 
Körper  einander,  die  gleiches  Potential  im 
Innern  haben,  aber  verschiedene  Oberflächen- 
schichten, die  also  z.  B.  in  grosser  Ent- 
fernung von  einander  sind  und  vorher  in 
leitender  Verbindung  standen,  so  wirken  die 
Enden  der  die  paralysiierende  Schicht  bilden- 
den Molekülreiheninduzierend  aufeinander.  Da- 
durch wird  auch  der  Zustand  im  Innern  der 
Metalle  geändert,  und  es  ist  dadurch  eine 
neue  Ursache  zum  Auftreten  eines  Kontalrt- 
stromes  gegeben,  eines  Stromes  innerhalb 
der  die  Metalle  verbindenden  Leitung.  Be- 
rühren sich  die  Körper  nun  vollständig,  so 
wird  ausserdem  die  paralysierende  Schicht 
von  der  Berührungsfläche  weggeschoben, 
dadurch  steigt  abermals  das  Potential  im 
Innern  der  Metalle  in  verschiedenem  Betrage 

*)  Hoppe,  (ic»cbk'h{c  der  ElektriritSt,  § 7. 
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in  jedem,  und  wir  haben  abermals  eine  Ur- 
sache für  einen  elektrischen  Ausgleich. 

Selbst  wenn  nach  Aufhebung  der  Erd- 
verbindung die  Tendenz,  das  Potential  noch 
etwas  zu  ändern,  eine  Wirkung  entfalten 
würde,  so  könnte  sogleich  die  Veränderung 
wieder  paralysiert  werden,  so  dass  das  Po- 
tential sogleich  wieder  sänke.  (Aehnlich 
wie  bei  einem  verdampfenden  Körper  die 
Tendenz  zu  Drucksteigerung  vorhanden  ist, 
wenn  er  in  Verbindung  steht  mit  einer 
Wärmequelle  höherer  Temperatur,  als  seine 
V erdampfungstemperatur  unter  den  gegebenen 
Umständen  ist.) 

Hätten  zwei  verschiedene  Körper  nach 
Aufhebung  der  Erdverbindung  noch  keine 
thatsächlich  präexistierende  PotentialdilTe- 
renzen,  so  würden  sich  diese  ohne  weiteres 
bei  leitender  Verbindung  der  Körper  aus- 
gleichen,  man  hätte  es  mit  einer  gewöhn- 
lichen elektrischen  Strömung,  infolge  Potential- 
differenz, zu  thun.  Der  ganze  noch  übrig 
bleibende  Vorgang  bei  der  Kontaktwirkung 
kann  aber  nicht  als  ein  solch  gewöhnlicher 
Ausgleich  betrachtet  werden,  sondern  alle 
Ursachen  des  Ausgleiches  sind  nur  potentiell 
als  Tendenz  zum  Ausgleich  vorhanden  (und 
werden  erst  ausgelöst),  wie  wiederholt  schon 
gesagt  und  durch  Analogien  mit  unterkühlten 
Körpern,  Gasen  etc.  erläutert  wurde.  Auch 
werden  solche  Ursachen  erst  durch  be- 
sondere Manipulationen  bei  Anstellung  der 
Versuche  geschaffen,  z.  B.  durch  Entfernung 
der  paralysierenden  Schicht,  und  all  die  Um- 
stände, die  gerade  zuletzt  besprochen  wurden. 

Bei  zwei  verschiedenen  Körpern  von 
gleicher  Form  und  Oberfläche  wird  die 
Dichte  und  Dicke  der  paralysierenden  Schicht 
verschieden  sein,  wenn  sie  mit  der  Erde 
verbunden  sind,  denn  sie  erhalten  bei 
gleichem  Potential  ja  verschiedene  Eadungen. 
indem,  um  das  Potential  im  Innern  des  Zn 
auf  denselben  Wert  herabzudrücken  wie  im 
Cu,  sich  zum  Zn  eine  stärkere,  mehr 
-j-  Elektrizität  mitfuhrendc  paralysierende 
•Schicht  hinbewegen  muss,  als  zur  Oberfläche 
des  Cu.  Dadurch  wird  für  den  normal 
elektrischen  Zustand  in  der  Formel  für  Me 

talle  (1  ” T,  der  Wert  n bc.stimmt,  Spannungen 

(X 

im  Aether  der  Körper  erzeugt  und  damit 
wird  die  Tendenz  zu  elektri.schem  Ausgleich 
bei  Berührung  zweier  Körper  geschaffen. 

6.  Ueber  die  Modifikation  des  Phänomens 
der  Kontaktelektplzität  durch  die  Ober- 
flächenschiebten. 

Wie  die  Umgebung  eines  Körpers  die 
Gesetze  seines  freien  p'alles  gegen  die  p)rde 


modifiziert,  so  modifiziert  die  Umgebung 
eines  Körpers  sein  eingeprägtes  Potential; 
und  wie  man  früher  meinte,  der  Unterschied 
in  der  Fallbewegung  einer  Flaumfeder  und 
eines  Ziegelsteines  entschiede  für  die  von 
Galilei  durch  rein  logische  Analyse  wider- 
legte Aristotelissche  Anschauung.  Der 
schwere  Körper  falle  schneller  als  der  leichtere, 
so  meinte  man  in  unserem  Falle  auch,  dass 
die  Einwirkung  der  die  Körper  umgebenden 
Gase  die  Ursache  der  Elektrizitätserregung 
sei,  weil  der  Einfluss  dieser  Gase  die  Stel- 
lung der  Metalle  untereinander  in  der 
Voltaschen  Spysreihe  verändern  kann,  ln 
der  Entwicklungsgeschichte  der  Ideen  über 
unseren  Gegenstand  haben  daher  die  Ober- 
flächenschichten die  weitaus  wichtigste  Rolle 
von  allen  jenen  Variabein  gespielt,  welche 
die  Erscheinung  bedingen.  Ihre  wirkliche 
Bedeutung  geht  schon  vollständig  aus  dem 
hervor,  was  über  die  paralysierende  Schicht 
gesagt  wurde.  Indem  man  den  grossen 
Einfluss  derselben  auf  die  contaktelektrischen 
Erscheinungen  sah,  glaubte  man,  in  ihnen, 
wie  erwähnt,  die  Ursache  der  Elektrizitäts- 
erregung zu  finden,  früher  und  heute  noch, 
wie  ja  die  Anerkennung  beweist,  dessen 
sich  die  „chemische  Theorie“  in  der  Form 
der  elektrolytischen  Lösungstension  erfreut; 
man  verlegte  in  sie  den  „Sitz  der  elektro- 
motorischen Kraft“.  Obwohl  wir  den  Ge- 
dankengang begreiflich  finden,  der  zu  einer 
solchen  Frage  nach  dem  Sitz  der  E.  M.  K. 
gedrängt  hat,  so  darf  man  doch  nicht  mehr 
so  reden,  nachdem  wir  Potential  als  Druck 
erkannt  haben  Denn  von  einer  Kraft  kann 
man  nie  dieses  Bild  gebrauchen,  da  derselben 
nur  Grösse  und  Richtung  zukommt,  indem 
man  den  Angriffspunkt  derselben  ja  beliebig 
in  ihrer  Richtung  verlegen  kann.  Und  das 
Potential  ist  eine  Kraft  in  diesem  Sinn. 
Jene  Frage  wäre  berechtigt,  wenn  das 
Potential  eine  PZnergie  darstellte,  da  man 
thatsächlich  von  der  Lokalisation  einer  solchen 
sprechen  kann.  Bei  der  Dampfmaschine 
z.  B.  hätte  es  sicher  keinen  .Sinn,  nach  dem 
Sitz  der  motorischen  Kraft  zu  fragen,  denn 
entweder  befände  er  sich  an  der  Vorder- 
fläche des  Kolbens  oder  im  Innern  des 
Dampfkessels  oder  am  Umfang  des  Schwung- 
rades. Dagegen  hat  es  wieder  einen  Sinn, 
nach  dem  ,'sitz  der  Erregung  zu  fragen. 
Dieser  ist  nicht  in  einer  Kontaktfläche, 
sondern  in  der  ganzen  Masse  der  Metalle 
zu  suchen,  und  hier  behält  Volta  recht  mit 


*)  t'DterreduDgen  und  auithemaiUchc  Demonatru- 
lionen  etc.  i.  und  2.  Tm(;,  S.  57.  Oatwaldi  Klassiker 
Nr  11. 
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seinem  Satze:  Die  Metalle  sind  Erreger  und 
Beweger  der  Elektrizität.  Und  zwar  bildet 
zufolge  der  Ueberlegungen  in  der  Abhand- 
lung des  thermoelektrischen  Potential  die 
Wärme  die  Ursache  der  Kontaktpotentiale. 
Die  Ursache  des  Auftretens  eines  solchen 
Potentials  ist  also  in  das  Innere  der  Metalle 
zu  verlegen.  Bei  der  Berührung  zweier 
Metalle  findet  dann  nicht  eine  Erregung, 
sondern  eine  Störung  des  elektrischen  Zu- 
standes statt.  Bezeichnen  wir  diese  als 
primäre,  so  ist  der  Einfluss  der  Oberflächen- 
schichten als  sekundäre  Störung  des  elek- 
trischen Zustandes  zu  bezeichnen,  aber  durch- 
aus nicht  als  eine  Quelle  elektrischer  Er 
regung. 

ln  den  Obeiflächenschi.'liten  direkt  sah 
z.  B.  Gerland  die  Ursache  der  E.  M.  K., 
indem  er  die  Annahme  macht,  dass  die  in 
der  Luft  enthaltene  Feuchtigkeit  die  Ursache 
des  Spannungsunterschiedes  ist.  Indirekt, 
nämlich  in  der  Herstellung  einer  Oberflächen- 
schicht, sieht  in  ihnen  die  elektrolytische 
Lösungstension  die  Ursache  des  Spannungs- 
Unterschiedes. 

Wir  können  nur  sagen,  dass  die  Grösse 
des  ausgleichbaren  Potentials  eines  Metalles 
mitbestimmt  wird  von  der  Haftintensität  der 
paralysierenden  Schicht,  aber  nicht  ver- 
ursacht, indem  n und  u dadurch  bestimmt 
werden.  Die  eigentliche  Ursache  bleibt  die 
innere  Bewegung. 

ln  manchen  Medien  kehren  sich  die 
Erscheinungen  um,  derart,  dass  der  Sinn 
der  Filektrisierung  der  2 in  Kontakt  ge- 
brachten .Metalle  der  entgegcnge.setzte  i.st, 
als  in  der  Luft;  so  hat  man  z.  B.  beim 

— . -f 

Kontakt  Cu  Fe  in  der  Luft;  dagegen 
+ — 

Cu  Fe  in  Schwefelwasserstoff. 

Dies  hängt  von  der  Grösse  n ab,  indem 
(1  der  Faktor  in  der  Formel  für  das  ein- 
geprägte Potential,  der  von  der  Umgebung 
abhängt,  der  deren  Einfluss  angiebt.  Da  er 
jeden  beliebigen  Wert  annehmen  kann.  Je 
nach  dem  Medium,  das  den  Körper  umgiebt, 
so  ist  jenes  Verhalten  leicht  erklärlich,  indem 
dann  in  dem  Medium,  in  dem  die  Erschei- 
nungen umgekehrt  sind,  die  Tendenz,  einen 
Strom  zu  erzeugen,  umgekehrt  worden  ist 
und  beim  Kontakt  auch  wirklich  dadurch 
ein  Strom  in  umgekehrter  Richtung  erzeugt 
wird. 

Wenn  man  ein  Metall  in  ein  anderes 
Medium  bringt,  so  hat  man  es  auch  mit 
V^eränderungen  der  verborgenen  Kapazität 
zu  thun,  und  zwar  wird  der  Teil  verändert. 


welcher  durch  die  Oberflächenverhältnisse 
zu  derselben  beigetragen  wird. 

Anschaulich  werden  die  hier  vor- 
liegenden Verhältnisse  durch  das  in  Fig.  69 
skizzierte  Arrangement,  das  daher  auch  sehr 
dazu  dienen  kann,  das  Verständnis  für  den 
Einfluss  der  Umgebung  auf  die  Modifikation 
der  kontaktelektrischen  Erscheinungen  und 
den  Ueberblick  über  dieselben  zu  er- 
leichtern. 


und  A' P bedeuten  Kondensatoren, 
deren  negativ  geladene  Platten  A und  A' 
leitend  verbunden  sind.  H,  H sind  Hand- 
griffe. Stellt  man  sich  unter  A und  A' 
bez-v  die  in  Kontakt  kommenden  Metall- 
stücke P und  P’  die  mit  der  Umgebung 
veränderlichen,  paralysierenden  Schichten 
vor,  so  kann  man  an  diesem  Modell  die 
verschiedenen  Fälle,  die  Vorkommen  können, 
leicht  erläutern. 

Im  Verbindungsdraht  C kann  elektrische 
Bewegung  von  A nach  A'  z.  B.  eintreten 
allein  durch  Bewegung  der  paralysierenden 
Schichten  P oder  P'.  Indem  diese  Be- 
wegung von  P z.  B.  eintritt,  gegen  A hin, 
sinkt  der  Druck  in  A und  steigt  in  A',  und 
da  beide  (angenommen)  vorher  unelektri.sch 
nach  aussen  hin  sich  verhielten,  so  muss 
nun  A positiv  A'  negativ  geladen  sich  ver- 
halten. Ebenso  kann  man  z.  B.  den  Fall 
betrachten,  wo  zwei  .Stücke  desselben 
Metalls,  z.  B Kupfer,  in  verschiedenen 
Stadien,  z.  B.  Luft  und  Schwefelwasserstoff, 
sich  befinden  und  leitend  untereinander  ver- 
bunden sind.  Wir  sehen  die  Möglichkeit 
eines  Kontaktstromes,  also  verschiedener 
Ladungen,  ein,  weil  die  paralysierten  Schichten 
verschieden  sind,  indem  deren  Beweglich- 
keit. Haftintensität  und  Distanz  vom  Metall- 
stück verschieden  sein  kann.  Die  primäre 
Ursache  des  Stromes  i.st  im  Metall  gelegen, 
es  ist  der  Erreger  der  Elektrizität,  die  Be- 
wegung, d.  h.  die  Möglichkeit  der  Bewegung 
hängt  von  der  paralysierenden  Schicht  ab. 
Ich  glaube,  die  Sache  ist  jetzt  klar  und 
damit  abgethan. 

Damit  ist  dann  .auch  die  Wirksamkeit 
der  Groveschen  Gaskette  erklärt. 

Denkt  man  sich  die  Konzentration  der 
einen  Umgebung  (dargestcllt  durch  die  eine 
paralysierende  Schicht,  z.  B.  P)  veränderlich. 
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so  kann  durch  solche  Veränderung  auch 
ein  Strom  in  C hervorgerufen  werden.  Doch 
hat  man  es  hier  mit  einem  ganz  anderen 
Vorgang  zu  thun,  als  wenn  z.  B.  zwei  Stücke 
desselben  Metalls  in  verschieden  konzentrierte 
Losungen  eines  Elektrolyten  eintauchen,  wo- 
bei die  Potentialdifferenz  von  dem  Konzentra- 
tionsausgleich des  Konzentrations  - Unter 
schiedes  stammt  und  an  der  Berührungs- 
stelle der  verschiedenkonzentrierten  Lösungen 
eine  elektrische  Doppelschicht  giebt.  In 
unserem  Fall  kann  das  eine  Metall  von 
einem  absoluten  Isolator  ohne  paralysierende 
Eigenschaften  umgeben  sein  und  doch  ein 
Strom  in  C durch  Konzentrationsänderung 
(Druckänderung)  in  der  Umgebung  des 
andern  Metalls  erzeugt  werden. 

Die  Oberflächenschicht  trägt  zur  ver- 
borgenen Kapazität  bei.  Da  die  Tendenz 
ein  bestimmtes,  eingeprägtes  Potential  zu 
erzeugen  nur  von  der  Natur  des  angewandten 
Materials  abhängt,  das  thatsächlich  erreich- 
bare Potential  innerhalb  desselben  aber  von 
der  verborgenen  Kapazität,  so  muss  das 
Kundamentalexperiment  unter  Fig.  62  S.  1 56 
(Heft  7)  beschrieben,  sich  auch  in  der  Wei.se 
ausflihren  lassen,  dass  man  statt  zweier  Körper 
aus  verschiedenem  Material  zwei  Stücke 
desselben  Metalls  nimmt,  diesen  Stücken 
aber  verschiedene  Kapazitäten  erteilt  (z.  B. 
Zinkkugel  und  Zinkplatte  von  gleicher  Masse, 
aber  verschiedener  Oberfläche);  innerhalb 
einer  bestimmten  Masse  wird  eine  bestimmte 
Elektrizitätsmenge  produziert  und  diese 
paralysiert  durch  eine  Oberflächenschicht. 
Bei  gleicher  angewandter  Masse  muss  diese 
Schicht  daher  dicker  sein  bei  einer  Kugel, 
als  bei  einer  Platte,  da  diese  eine  grössere 
Oberfläche  hat  als  die  Kugel.  Die  dickere 
Schicht  wird  sich  leichter  entfernen,  weniger 
stark  festgehalten  werden,  daher  das  Potential 
in  der  Kugel  steigen  und  ein  Strom  gegen 
die  Platte  hin  stattflnden.  Denkt  man  sich 
die  eine  paralysierende  Schicht  P mehr  dem 
Körper  A genähert,  so  sinkt  das  Potential 
im  Innern,  in  C findet  Verschiebung  gegen 
A statt.  Entfernung  der  paralysierenden 
Schicht  bewirkt  in  C Bewegung  gegen  A'. 
Bewegungen  der  paralysierenden  Schicht 
können  durch  Druckänderungen  der  Um- 
gebung von  A erzeugt  werden,  und  damit 
wird  erklärt,  warum  bei  Erhöhung  des 
Druckes  scheinbar  die  eielektromotorische 
Kraft  Metair Elektrolyt  erniedrigt  wird. 

Die  angedeuteten  Experimente  mit 
Körpern  aus  gleichem  Material,  gleicher 
Masse  und  verschiedener  Oberfläche  be- 
ruhen nur  auf  der  an  der  Oberfläche  vor 
handenen  Tendenz,  iinkompensierte  Span- 


nungen auszugleichen,  während  das  Funda 
mentälexperiment  unter  I aus  Bewegungs- 
tendenzen stammt,  die  aus  der  Oberfläche 
und  der  inneren  Beschaffenheit  der  Körper 
sich  herleiten.  Das  von  Faraday  in  § 1525 
seiner  Experimental-Untersuchungen  Bd.  1 
beschriebene  Experiment  ist  auch  hierher 
zu  rechnen. 

Da  eine  Kugel  das  grösste  Volumen 
bei  gegebener  Oberfläche  besitzt,  so  muss 
die  von  Exner  beschriebene  Induktion  (das 
thermoelektrische  Potential,  S.  21),  welche 
von  noch  vorhandener,  nicht  paralysierter 
Ladung  herstammt,  bei  ihr  am  stärksten 
sein.  Die  paralysierende  Schicht  muss  bei  ihr 
die  grösste  Dichte  besitzen.  Da  von  der 
Beweglichkeit  der  paralysierenden  Schicht  die 
Herstellung  eines  neuen  Zustandes  abhängt, 
in  welchem  zwei  Stücke  des  gleichen  Metalls 
wieder  kontaktelektrisch  aufeinander  wirken 
können,  nachdem  sie  ableitend  berührt 
wurden,  so  hat  eine  Unter.suchung  des  kon- 
taktelektrischen Fundamentalversuches  in 
verdünnten  Gasen  und  im  V'aeuum  hohes 
Interesse.  Da  die  Herstellung  der  paraly- 
sierenden Schicht  von  den  molekularen  Be- 
wegungen  der  Gase  stammt,  so  ist  ersicht- 
lich, dass  in  diesen  Fällen  die  Erscheinungen 
am  Fundamentalversuch  zeitlichen  Verände- 
ningen  unterliegen  müssen. 

Die  erwähnte  Untersuchung  der  Um- 
kehrung des  Sinnes  der  Elektrisierung,  wenn 
man  Cu  und  Fe  in  Schwefelwasserstoff,  statt 
in  Luft  in  Kontakt  bringt,  stammt  von 
J.  Brown.*)  Auch  die  Kombination  Cu,  Zn 
verhält  sich  ebenso;  zu  negativ  in  Schwefel- 
wasserstoff, -|-  in  Luft.  Cu  in  der  Kombi- 
nation Ni/Cu  ist  negativ  in  der  Luft,  positiv 
in  HCl.  Die  Auffassung  Browns,  welche 
gut  die  allgemein  verbreitete  Ansicht  über 
diese  Sache  illustrieren  kann,  ist  diese; 
•Hierbei  bilden  sich  auf  den  Platten  Schichten 
von  Schwefelmetall  oder  Chlormetall,  welche 
noch  mit  Wasserstoff  bedeckt  sein  können, 
wodurch  zu  den  Erregungen  der  einander 
berührenden  Metalle  untereinander  noch  die 
der  gebildeten  Oberflächenschichten  gegen 
die  Metalle  treten«.  Es  ist  eine  beliebte 
.Ausdrucksweise,  von  einer  gegenseitigen  Er- 
regung der  verschiedenen  Stoffe  zu  sprechen; 
.schon  Volta  brauchte  sie.  Es  ist  aber  gar 
nichts  damit  gesagt,  das  den  Anspruch  einer 
physikalischen  Vorstellung  erheben  könnte, 
es  ist  weiter  nichts  als  eine  Phrase. 

Nach  Haeviside  soll  die  Energie  der 
I.adung  des  Zn  beim  Fundanientalversuch 

*)  Nature  i8,  p 12.  1878,  Ph.  Mug.  [5)  7i  ^^79 
uoti  Maxwell,  Kleines  l.ehrbach  der  Elektrititit, S.  16«. 
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von  der  Oxydation  des  Zn  kommen.  Oiese 
Ansicht  ist  also  aufzugeben.  Je  reiner  das 
Zn  und  je  oxydierter  das  Cu,  desto  stärker 
die  Ladung.'  Dieser  Satz  ist  nun  verständ- 
lich, denn  in  diesem  Fall  ist  die  Kapazität 
des  Cu  erhöht,  die  des  Zn  erniedrigt.  Am 
stärksten  muss  die  Ladung  des  Zn  sein, 
wenn  der  Kapazität  des  Cu  das  Maximum 
erteilt  wird,  wenn  es  also  zur  Erde  ab- 
geleitet wird. 

Die  Ansichten  von  Oliver  Lodge-über 
den  Volta 'sehen  Fundamentalversuch,  bez. 
die  Bedeutung  der  Oberflächenschichten  für 
denselben  findet  man  zusammengestellt  in 
.seinem  Buche  »Neueste  Anschauungen  über 
Elektrizität«*)  S.  132 — 138.  Auch  er  glaubt 
mit  Hülfe  dunkler  Qualitäten  in  unserm  Ge- 
biete Licht  machen  zu  können;  »Die  Ursache 
des  ganzen  Phänomens  besteht  in  beiden 
Fällen  (galvanisches  Element  und  Funda- 
mentalversuch) darin,  dass  der  Sauerstoff 
grössere  chemische  Affinität  zu  Zink  hat  als 
zu  Cu.«  -Das  Potential  einer  isolierten  Zink- 
platte ist  daher  ungefähr  1,8  Volt  unter  dem 
Potential  der  Luft.«  »Obwohl  schon  viel 
darüber  geschrieben  worden,  ist  die  Sache  doch 
höchst  einfach.«  Alle  diese  und  noch  viele 
andere  Sätze  sind  falsch. 

Bevor  wir  die  Bedeutung  der  Ober- 
flächenschichten für  die  Kontaktelektrizität  ver- 
lassen, sei  noch  auf  eine  Thatsache  hinge- 
wiesen, die  man  bisher  nur  durch  eine 
chemische  Verwandtschaft  sich  erklären  zu 
können  glaubte,  nämlich  dass  die  Oxydations- 
reihe der  Metalle  mit  der  Volta'schen 
Spannungsreihe  übereinstimmt.  Sie  ist  aber 
nur  eine  Konsequenz  aus  dem  eingeprägten 
Potential,  denn  nehmen  wir  an,  ein  O-Atom 
liege  dem  Zn  an;  das  Zn  hat  die  Tendenz 
ein  höheres  Potential  anzunehmen,  daher 
findet  in  der  Luit  ein  schwacher  galvanischer 
Strom  gegen  das  Zn  statt,  d.  h.  das  Zn  ver- 
hält sich  wie  eine  positive  Elektrode.  Es 
wird  daher  elektrolysierend  auf  O wirken. 
Was  man  also  bis  jetzt  als  eine  chemische 
Verwandtschaft  des  Zn-Moleküls  zum  O-Mole 
kül  ansah,  entpuppt  sich  als  eine  rein  physi- 
kalische Eigenschaft  des  Zn  oder  des  Ka  die 
ihren  Molekülen  nicht  zukommt. 

6a.  Einfluss  der  Oberflächenschlebten 
bei  der  Reibungselektrizität. 

Die  Kraft,  welche  die  Elektrisierung  be- 
wirkt: ist**). 

(n-i)  (p,— Ph) 

*)  Leipzig  1896,  Job.  Ambr.  B*rth. 

**)  Daß  tbennoelektritcbe  Potentitl  S.  Sf. 


In  dieser  Formel  ist  p, — pb  die  Differenz 
der  eingeprägten  Potentiale  (bezw.  die  Ten- 
denz dazu)  der  beiden  Körper,  die  an  ein- 
ander gerieben  werden,  n dadurch  gegeben, 
dass  die  Fläche,  in  welcher  sich  beide  be- 
rühren, gross,  als  die  gesammte 

Oberfläche.  Ist  also  die  Grösse  der  Kontakt- 
fläche = a,  so  ist  die  gesamte  Oberfläche 
O = (n  -f-  i)  a Die  Kontaktflache  ist  als 
»rauh«  zu  betrachten.  Aus  dieser  Formel 
ist  sofort  ersichtlich,  dass  durch  Wahl  von 
n,  also  durch  entsprechende  Versuchsanord- 
nungen, welche  n gross  machen,  sehr  hohe 
Potentiale  erzeugt  werden  können,  was  ja 
charakteristisch  für  die  Reibungselektrizität 
ist,  und  dass  »die  geringsten  Oberflächen- 
änderungen der  geriebenen  Körper  ihr  gegen- 
seitiges Verhalten  vollständig  ändern  können.*) 
Denn  ist  z.  B.  n ■<  1,  so  kehrt  sich  sogar 
die  Erscheinung  des  Sinnes  der  Elektri- 
sierung um. 

Um  sich  die  in  der  Formel  ausge- 
sprochene W'Irksamkeit  der  bei  dem  Akt 
der  Reibung  auftretenden  elektrischen  Kräfte 
klar  zu  machen,  denkt  man  sich  aus  den 
Wänden  eines  Dampfkessels  zwei  einander 
gegenüberliegende  verschieden  grosse  Stücke 
ausgeschnitten  und  durch  einen  starren  Kör- 
per miteinander  in  Verbindung  gebracht.  Sei 
der  Flächeninhalt  des  einen  Stückes  n mal 
so  gross  als  der  des  andern,  der  Dampf- 
druck p pr.  Flächeneinheit,  so  wird  das 
grössere  Stück  hinau.sgetrieben  mit  einer 
Kraft  p (n  — I ) und  das  kleine  Stück  wird 
infolge  der  starren  Verbindung  dieser  Be- 
wegung  folgen. 

In  seiner  Abhandlung**):  »Ueber  ein 
allgemeines  Gesetz  der  Elektrizitätserregung« 
sucht  Herr  Coehn  aus  dem  Worte  »Gue- 
rickismus«,  welches  Boltzmann  für  >l..ehre 
von  der  statischen  Elektrizität«  vorgeschlagen, 
eine  Abhängigkeit  der  Spannungsdifferenz 
von  der  Dielektrizitätskonstante  abzuleiten. 
Er  kommt  zu  folgendem  Satze:  »Stoffe  von 
höherer  Dielektrizitätskonstante  werden 
positiv  gegen  Stoffe  von  niedrigerer.« 

ln  meiner  Abhandlung  »Das  thermo- 
elektrische Potential«  steht  S.  22;  »Nehmen 
wir  an,  die  Oberfläche  von  jedem  der  beiden 
Körper  A und  B sei  n 1 mal  so  gross, 
als  die  Fläche,  in  welcher  sie  sich  berühren, 
während  sie  aneinander  gerieben  werden, 
so  erfolgt  ein  Verschiebungsfluss  in  Richtung 


*)  Wiedemftos»  Lehr«  von  der  Elektrisitit 
I § 337.  x883. 

**)  Wiedemann,  Anoaten  Bd.  64.  S.  217 — 33a. 
1898. 
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Luft,  B,A  durch  eine  Kraft  (n — l)(pa — Pb); 
A erscheint  als  nach  der  Trennung  negativ, 
B po.sitiv  elektrisch.  Die  Grössen  der  ein 
geprägten  thermoelektrostatischen  Potentiale 
werden  durch  die  für  die  Isolatoren  ent 
wickelte  Formel  bestimmt.«  Die  letzgemeinte 
I a T 

Formel  lautet  dort:  p=rjnij^  j^,j.  Darin  i.st 


- - mechanisches  Kraftäquivalent  für  i Volt. 

in  = eine  für  jeden  Körper  charakterische 
Grösse,  die  mit  der  Dichte  wächst. 

N = die  Zahl  der  auf  der  Längeneinheit 
liegenden  Moleküle  des  Körpers,  welche 
also  auch  mit  der  Dichte  wächst, 
a «=  linearer  Ausdehnungskoeffizient, 

T = absolute  Temperatur, 

Ts=  Schmelztemperatur  und 
K = Dielektrizitätskonstante  des  Körpers. 

Angenommen,  die  letztere  gäbe  den 
Ausschlag  fiir  den  Sinn  des  Vorzeichens  in 


dem  .\usdruck  p. — pb,  d.  h.  die  Variationen 
der  Dielektrizitätskonstanten  der  ver- 
schiedenen Körper  seien  grösser  als  die 

a T 

V’ariationen  des  Ausdruckes  n m , so 

' N Ts 

wird  derjenige  Körper,  der  die  kleinere  Di- 
elektrizitätskonstante besitzt,  also  das  grössere 
p besitzen,  also  zufolge  unseres  zitierten 
Satzes  negativ  elektrisch  werden  müssen  oder 
umgekehrt  der  Körper  mit  grösserer  Di- 
elektrizitätskonstante positiv  elektrisch  gegen 
den  mit  niedrigerer,  und  man  erhielte  nur 
unter  den  obigen  Voraussetzungen  den  Satz 
des  Herrn  Coehn. 

Auch  das  Lehrbuch  von  Biot  vom 
Jahre  l8l6  wird  von  ihm  zitiert;  merkwürdig, 
dass  er  dieses  alte  Litteraturdenkmal  kennt 
und  meine  Abhandlung  von  1895  nicht.  Ich 
.selbst  kam  auf  jenes  Lehrbuch  durch  G. 
.\1  brecht ’s  Geschichte  der  Elektrizität, 
was  ich  auch  ganz  genau  angegeben  habe. 

(Fort«tiunK  fol^) 
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Anoden  fQp  elektrolytlsehe  Alkallprozesse. 

A.  T.  Weightmano  fThe  Rngineerlng  and  Mining 

Journal  1900.  S.  127). 

In  den  ersten  'Pagen  der  eIektrol>'tischcn 
Darstellung  der  Alkalis  und  des  Chlors  betrachtete 
man  die  ganze  lA>simg  des  Problems  als  zu- 
sammenhängend mit  der  Dauer  der  positiven 
Elektrode.  Die  Nsichfrage  nach  Kohle  von  guter 
Leitungsfähigkeit  war  sehr  beschränkt,  und  die 
grossen  Formen,  wie  sie  für  die  elektrolytischen 
Zellen  gebraucht  wurden,  wurden  nur  für  e.vperi* 
mentelle  Zwecke  benutzt.  Der  Preis  war  dem- 
zufolge sehr  hoch,  bis  eine  brauchbare  Anode 
dargcstcllt  werden  konnte.  Man  stellte  eine 
grosse  Menge  Versuche  an,  die  eine  Anode 
liefern  sollten,  die  innerhalb  der  erforderlichen 
Grenzen  lag,  d.  h.  sie  musste  erstens  gute  elek- 
trische Leitungsfahigkeithaben  und  durfte  zweitens 
durch  die  Produkte  der  Elektrolyte  nicht  an- 
g^iffen  werden.  Die  Grenze  für  die  gute  Leitungs« 
fthigkeit  kann  bei  den  Metallen  (^einschliesslich 
Kohle)  gezogen  werden;  da  wir  aber  die  zweite 
Bedingung  mit  in  Berücksichtigung  ziehen  müssen, 
werden  wir  auf  Platin  und  die  Metalle  dieser 
Gruppe,  ihre  Legientngen  und  Kohle  in  ihren 
verschiedenen  Formen  beschränkt.  Das  erste 
wurde  als  zu  teuer  angesehen  und  das  letzte  als 
nicht  lange  genug  aushaltend,  und  man  bemühte 
sich,  eine  Anode  herzustellen,  die  bei  fortgesetztem 
Gebrauch  nicht  merklich  abgenutzt  wurde. 


Fritz  (ierald  (Englisches  Patent  1346  von 
1890)  führte  eine  Substanz  ein,  die  er  »Dithanode« 
nannte,  sic  bestand  aus  Bleidioxyd,  das  in  Platten 
gepresst  und  durch  einen  besonderen  Prozess 
gehärtet  wurde.  Obgleich  Lithanode  durch  Chlor 
oder  Saiiersioff  nicht  angegriffen  wurde,  wurde 
es  sofort  zerstört,  wenn  geringe  Quantitäten  von 
Salzsäure  zugegen  waren.  Zu  dem  gewöhnlich 
benutzten  käuflichen  Salz  sind  jedoch  geringe 
Mengen  von  Sulfaten  zugegen,  welche  Schwefel- 
säure an  der  Anode  während  der  Elektrolyse 
geben.  Diese  setzte  bei  Gegenwart  eines  lös- 
lichen Chlorides  Salzsäure  in  Freiheit,  die  die 
Lithanode  angreift  unter  Bildung  von  Bleichlorid 
und  freiem  Chlor: 

Na,  SO4  -f  2H,0  ^ 2'Sa  oh  -h  H,  SO4  4-  2O 
H,  SO4  -f  zNa  CI  = Na,  SO*  + zH  CI 
Pb  O,  -F  4H  a -=  Pb  CI,  4 aH,  O + CI, 
Hoepfner  (Englisches  Patent  9079  von  1891) 
beanspruchte  den  Gebrauch  von  Eisensiliciuro 
mit  oder  ohne  Kohle,  natürlichem  Silicium,  Bor, 
Wolfram  und  ihren  Wirkungen  mit  Eisen  mit 
oder  ohne  Kohle.  Liveing  (Englische  Patente 
3743  und  3744  von  1893)  glüht  Kohle  in  einem 
Strome  von  Chlor.  Parker  und  Robinson 
Englisches  Patent  6007  von  1892)  nahmen  ein 
Patent  auf  den  Gebrauch  der  Phosphide  des 
Chroms.  Keine  dieser  Anoden  wurden  jedoch 
dauernd  angewendet.  Erst  als  die  Gründe  für 
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die  Zerstörung  der  Kohle  studiert  wurden,  konnten 
die  notwendigen  Verbesserungen  gefunden  werden. 

Wenn  eine  Kohlenplatte  in  eine  Losung  von 
reiner  Salzsäure  gestellt  wird,  sodass  sich  nur 
Chlor  an  der  Anode  entwickeln  kann,  dann 
bemerkt  man  nur  eine  sehr  geringe  Zerstörung 
derselben.  Wenn  man  andrerseits  dieselbe  Platte 
als  Anode  in  eine  lx>sung  von  reiner  SdtwefeL 
saure  stellt,  dass  nur  Sauerstoff  entwickelt  werden 
kann,  so  nimmt  die  Kohle  ganz  beträchtlich  ab: 
der  grossere  'Peil  fällt  als  schwarzer  Schlamm 
nieder,  etwas  geht  mit  Sauerstoff  als  Kohlensäure 
fort,  und  noch  etwas  verbindet  sich  mit  den 
andern  Elementen  zu  organischen  Verbindungen, 
die  von  Hartoli  Ä:  Papasogli  (Journal  of  the 
Chemical  Society,  1883  p.  592'  untersucht  wurden. 
Sie  fanden  Verbindungen  von  den  Formeln 
Cj|  H*  Oj.  Cjj  H41  Ojj,  C|B  H| 

Coehn  veröffentlichte  in  der  »Zeitschrift  für 
Klektrochemici  die  Resultate  seiner  Unter- 
suchungen über  die  Reaktionen  der  Kohle,  wenn 
sie  als  Anode  in  einer  Sauerstoff  entwickelnden 
Losung  benutzt  wurde. 

Man  sah  schlic-sslich  die  Zerstörung  der 
Kohle  als  notwendiges  Uebel  an  und  bemühte 
sich,  sie  so  billig  als  möglich  darzustellen,  um 
die  Kosten  für  die  Erneuerung  auf  ein  Minimum 
zurückzulührcn.  L)ie  Methode  von  Holland 
und  Richardson  wurde  schliesslich  von  der 
Elektrochemischen  Gesellschaft  von  Th.  Heleur, 
Lancashire  angenommen.  Man  nahm  rohe  Blocke 
von  Retorienkohlc,  deren  eine  Seite  oberflächlich 
geebnet  wurde,  und  hohlte  eine  Rinne  in  diese 
Seite.  Man  stellte  sie  mit  den  Rücken  gegen- 
einander und  goss  einen  Kern  von  Blei  in  die 
Milte.  Jedes  Stück  Kohle  stand  mit  dem  andern 
durch  das  Blei  in  elektrischer  Verbindung.  Dann 
wurden  sie  von  allem  überflüssigen  Blei  befreit, 
und  die  Oberflächen  des  Metalls  werden  durci» 
isolierenden  Lack  vor  der  chemischen  Wirkung 
geschützt.  Wenn  die  Kohlcnblocke  verbraucht 
waren,  wurde  das  Blei  ausgeschmolzen  und 
wieder  benutzt.  Eine  etwas  einfachere  Methode 
wurde  von  Connas  eingeführt  und  von  der 
Pareni  Electrolytic  C'ompany  ai  Famworih, 
Lancashire,  benutzt. 

Man  hatte  erkannt,  dass  die  Zerstörung  der 
Anode  hauptsächlich  durch  die  Sauerstoffent- 
wicktung  bedingt  wurde,  und  es  war  daher  notig, 
die  Sauerstoff  liefernde  Verbindung  zu  verringern. 


Die  Zerstörung  der  .Anode  ändert  .sich  mit  der 
procentischen  Zusammensetzung  der  aus  Chlor 
und  Sauerstoff  bestehenden  Gasmisrhung. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  die  Strom- 
dichte,  denn  je  niedriger  dieselbe  ist.  um  so 
weniger  sclinell  wird  die  Anode  zerstört.  Auch 
muss  der  Strom  gleichmassig  über  die  Oberfläche 
verteilt  werden,  um  die  schnelle  Vernichtung  zu 
verhindern. 

firaphitanoden  und  Kohle,  die  mit  Graphit 
tll>erzogcn  wurde,  sind  mit  F.rfolg  benutzt  worden. 
Der  ('astner-Kellner-Prozess  benutzt  eine 
Kohle,  deren  Oberfläche  man  herstellte,  indem 
man  gewöhnliche  Kohle  in  Kohlenstaub  lagerte 
und  einen  Strom  von  300 — 50  Ampere  durch 
die  Kohle  gehen  liess,  bis  sie  zur  Weissglut 
erhitzt  wurde;  dann  liess  man  sie  langsam  ab- 
kühlen. 

Da  man  die  (besetze,  die  die  Zerstörung  der 
Kohlenanoden  bedingen,  wenig  kennt,  ist  es  am 
besten,  sie  zur  Erprobung  einem  Strom,  wie  er 
in  der  Praxis  benutzt  wird,  auszusetzen. 

Zu  diesem  Zwecke  hängt  man  Kohlenstäbe 
in  ein  Gefäss,  das  eine  io%ige  Lösung  von 
Schwetel-säure  enthalt.  Als  negative  Elektrode 
benutzt  man  einen  Bleicylinder,  der  von  sämt- 
lichen Kohlenstücken  gleich  weit  entfernt  sein 
muss.  Dann  lässt  man  10^12  Stunden  einen 
Strom  hindurchgehen.  Die  Kohlen,  die  am 
wenigsten  an  Gewicht  verlieren,  sind  für  die 
Praxis  am  geeignetsten. 

Anwendung  des  Platins. 

Dem  Gebrauch  des  Platins  stellte  sich  der 
grosse  Kostenpunkt  entgegen,  aber  es  hat  den 
Vorteil,  nur  wenig,  und  mit  lo®/#  Iridium  legiert 
gar  nicht  angegriffen  zu  werden.  Man  versuchte 
zur  Verbilligung,  Platin  auf  Kupfer  niederzu- 
schlagen, aber  da  die  Metalle  sich  in  krystalli- 
nischer  Form  abscheiden,  war  der  PladnUberzug 
porOs  und  schützte  das  darunierliegende  Kupfer 
nicht. 

Heraeus  gebrauchte  Platincylindcr,  die  mit 
Blei  gefüllt  und  durch  dünne  Platindrähte  ver- 
bunden waren.  Le  Sueur  hat  eine  Platin- 
iridium-Wektrode  mit  einigem  Erfolg  eingeführt. 
Sie  haben  die  Vorteile  der  gleichmassigen  Ver- 
teilung des  Stromes  hei  einem  minimalen  Ver- 
brauch von  Platin. 

Die  Platin-Elektroden  werden  fast  ausschliess- 
lich bei  der  Herstellung  des  Kaliumchlorates 
benutzt. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Negative  Elektrode  für  galvanische  Elemente. 

— Henri  de  Rufs  de  Ldviton  io  Pari».  — 
D.  R.  P.  109845. 

Die  negaüve  Elektrode  besteht  aus  einem  Behälter 
aus  feinmasch4>em  Kupfergewebe  der  von  einem  als 
ScbutzbUile  dienenden  weitmaschigen  Metallgewebe  t 
umgeben  ist.  Durch  ein  Rohr  6 wird  in  den  vom 
Kupfergrwebe  k nmtchlo«senen  Raum  h^issr  Luft  eln- 


geleitet,  die  das  Gewebe  durchseut  und  in  dessen 
Maschen  durch  Kapillarwirkung  festgehalten  wird.  Der 
an  der  negativen  Elektrode  auftretende  Wasserstoff  wird 
durch  den  in  der  heissen  Luft  enthaltenen  Sauerstoff 
gebunden  und  dadurch  die  Depolarisation  des  Elements 
durch  Wasseritoft  vermieden.  Heim  Einftthrcn  der  heissen 
Luft  ln  die  negative  Elektrode  wird  diese  aufgebläht 
und  dadurch  ein  Teil  des  rwischen  der  negativen  und 
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}XMitiveo  Elektrode  beftndUchen  Elektrolyten  verdrioKt. 
Infolge  des  Verbrtachs  der  belsseo  Luft  durch  den 
Wsssemtoflf  fsllen  bald  damuf  die  BeliSlierwlnde  wieder 
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ein  und  ermöglichen  so  das  Zuslrümeo  neuer  Erreger- 
flfluigkeit  zwischen  die  Elektroden.  Die  positive 
Elektrode  besteht  aus  einem  itn  Elektrolyten  löslichen 
Metall  und  ist  von  Pergamentpapier /li  und  einem  Asbest- 
gewebe t umgeben. 

Tro^örmlger  Massetrftger  fOr  Sammlereiek- 

trtklail.  — V.  d.  Poppenburg's  Elemente  und 
.\kkumulatoren,  Wilde  & Co.  in  Hamburg.  — 
O.  K.  P.  10088t.  (Zusatz  lum  Patente  107725.) 


t <* 
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Der  durch  Patent  107725  geschützte  trogförmige 
Massetriger  d ist  aus  nicht  leitendem  Stoff  hergeatellt. 
Der  in  diesen  eingelegte  Stromleiter  6 ist  so  angeordnei. 
dass  der  elektrische  Strom  geswungen  ist,  nur  durch  die 
wirksame  Masse  c zu  gehen  Die  Querrippen  des 
Trägers  werden  ans  einselnen  Stäben /gebildet,  welche 
mit  ihren  Enden,  die  etwas  ausgeschnitten  sind,  über 
die  Ränder  des  Troges  greifen. 

Verfahren  zur  Daretellungr  eines  neuen  Oxy- 
datloDsmItteU  aus PeriulfosAure.  — Badische 
Anilin-nndSodafabrik  inLudwigshafena.Rb. 
— D.  R.  P.  1 10249.  (Zusatz  zum  Patente  105857.) 

Das  neue  Oxydationsmittel,  das  durch  die  Eigen- 
schaft charakterisiert  ist,  Anilin  ln  neutraler  Lösung 
direkt  sn  Nitrosobenzol  zu  oxydieren,  wird  dem  Haupt- 
patent  gemäas  durch  Behandeln  von  Persnlfaten  mit 
kalten  und  starken  Mineralaauren  dargestellt.  Nach  dem 
Zusatz  unterwirft  man  an  Stelle  der  Pertulfate  die  durch 
Elektrolyse  der  Schwefelsäure  entstehende  freie  Persulfo- 
^nre  der  Binwlrkuag  von  .Schwefelsäure. 


Am  einfachsten  kann  man  dies  bewirken,  indem 
m.ia  das  bei  der  Elektrolyse  entstandene  Gemisch  von 
freier  Sulfosäure  und  überschüssiger  Schwefelsäure  in 
der  Kälte  stehen  lässt,  bis  eine  neutralisierte  und  mit 
Anilin  versetzte  Probe  die  Abwesenheit  von  unveränderter 
Persulfosäure  durch  Ausbleiben  einer  braunen  Färbung 
besw.  Fällung  anzeigt. 

VepflähP€n  und  Vorpichtungr  zur  elektrolytischen 
Herstellanflr  von  Metalllegierungen  aus  einem 
Sehwermetall  und  einem  Alkali-  bezw.  Erd- 
alkalimetall. — Charles  Emesi  Acker  in  East 
Orange,  Essex,  V.  St.  A.  — D.  R.  P.  110548. 

Eine  Legierung  von  gewünschtem  Alkali-  bezw. 
Leichtmetallgehalt  soll  dadurch  hergeatellt  werden,  dass 
bei  der  VorUberfühmog  des  als  Kathode  dienenden  ge- 
schmolzenen Schwermetalls  an  den  Anoden  dieses 
Schwermetall  derart  geführt  wird,  dass  die  auf  der 
horizontalen  Oberfläche  infolge  der  elektrolytischen 
Wirkung  gebildete  Legierung  sofort  nach  ihrer  Eot- 
Btehnog  weg-  und  in  einen  mit  dem  Elektrolysiemngs- 
raum  kommunizierenden  Raum  geführt  wird,  wo  das 
aikalireichere  Metall  sich  über  dem  schwereren,  alkali- 
ärmeren  Metall  infolge  des  veraebiedeneo  ipezifischco 
Gewichtes  aberschichten  wird,  derart,  dass  dieses 
schwerere  Metall  in  den  kommunizierenden  Schwer- 
metallranm  des  ZersetzungsbehJUten  turückwirken  kann, 
um  alsdann  wieder  an  die  wirksame  Oberfläche  der 
Kathode  geführt  werden  zu  können.  Sorgt  man  nun 
dafür,  dass  in  demElekirolysiernngtraam  die  geschmolzene 
Schicht  des  zu  zersetzenden  Leicbtmelallsalzes  und  die 
darunter  befindliche  Schicht  des  geschmolzenen  Schwer- 
metalls  durch  entsprechende  Zuführung  beider  Materalien 
möglichst  gleich  hoch  bleiben,  und  dass  in  dem  mit 
dem  Zersetzungsraum  kommunizierenden Schicbtungaraum 
an  entsprechender  Höbe  ein  Ueberlauf  angeordnet  wird, 
so  erreicht  man,  dass  auch  in  dem  Schichtungsranm  in 
dieser  Höhe  des  Ueberlaufa  sich  eine  Legierung  von 
annähernd  gleichem  spezifischen  Gewicht,  also  auch 
gleichem  Leichtmetallgehalt  befinden  und  hier  abflieasen 
wird,  weil  der  FlUasigkeitadruck  in  diesem  Schiebtungs- 
ranm  dem,  wie  soeben  erläutert,  in  dem  ZerseUungsraum 
zweckmäasig  gleichmässig  gehaltenen  Flttssigkeitadruck 
entaprechen  muss. 

Brhitzttugswldergt&od  fQr  elektrlsehe  Sehmulz- 
dfen.  — Gustav  Brandt  In  Leipzig.  — D.  R.  P. 
1 10614. 

Der  Erhitzungswiderstand  beateht  aus  einem  langen, 
breiten  und  dünnen,  eventuell  gelochten  Kohlenband. 
Durch  diese  Form  soll  gegenüber  den  sonst  angewandten 
Kundstäben  oder  Köhren  durch  eine  möglichst  grosie 
Oberfläche  bei  demselben  Querschnittaverhältnis  zur 
Stromstärke  die  grösste  Wännewirkung  erzielt  werden. 


Vepfähren  und  Vorrlehtung  zum  Gerben  von 
HAuten  mit  HUfe  des  elektrischen  Stromes. 
— N.  P.  Andersen  und  J.  K.  Westengaard 
in  Kopenhagen  und  H.  Zerener  in  Berlin.  — 
D.  R.  P.  110771. 

Die  zu  gerbenden  Häute  sind  an  einem  drehbaren 
Gestell  senkrecht  zur  Drehungsachse  dea  Gestellea  auf- 
gehängt.  Um  Störungen  io  der  Bewegung  der  Zonen 
senkrecht  gegen  die  Hautfläche  gerichteten  elek- 
trischen Strömen  zu  vermeiden,  werden  die  Häute  koii- 
tinnierlich  gedreht. 
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BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Piseber»  Prof.  Dr.  Ferdinand,  Jahreaberlehi 
Ober  die  Leistungen  der  ehemisehen  Teeh- 
nolO^e»  mh  besonderer  Berecksichüf^uD^;  der 
Elektrochemie  and  Gewerbettmtistik.  Fttr  das  Jahr 
1899.  XLV.  oder  Neue  Folge  XXX.  Jahrgang. 

.Mit  281  Abbildungen.  Leipzig  1900  Verlag  von 
Otto  Wigand.  Preis  VI.  24, — . 

Der  Jahresbericht  Uber  die  Leistungen  der  chemi- 
schen Technologie  stellt  eines  der  wertvollsten  Kom- 
pendien dieses  (iebietes  dar;  der  Technologe,  dem  die 
gesamte  so  ausgedehnte  Littcratur  zu  verfolgen  immer 
mehr  unmöglich  wird,  findet  in  demselben  die  wichtig- 
»ten  Ergebnisse  von  Jahr  xu  Jahr  nach  Gebieten  ge- 
ordnet, sj'steDifttltch  zusatnmengesteilt.  Dadurch 

wird  ihm  die  Kenntnisnahme  von  allen  Fort- 

schritten der  einrelnen  Zweige  der  chemischen  Techno- 
logie sehr  erleichtert,  und  cs  ist  deshalb  kein  Wunder, 
dass  das  Erscheinen  der  neuen  Jahrgänge  dieses  Werkes 
Htels  mit  Sehnsucht  erwartet  wird.  Der  vorliegende 
45.  Jahrgang  schliesst  sich  den  vorhergegangenen  in 
altbewährter  Weise  an;  es  ist  in  ihm  die  so  riesige 
Litteratur  des  In-  und  Auslandes  io  umlangreichster 
Weise  berücksichtigt.  In  kurzen  und  doch  gcnügeml 
ausführlichen  Referaten  ist  alles  Wissenswerte  wieder- 
gegebeo,  und  cs  gewährt  dieser  Hand  demnach  eine 
vollständige  Cebersicht  Uber  all  das.  was  auf  dem  Ge- 
biete der  chemischen  Technologie  im  Jahre  1899  ge- 
leistet worden  ist.  Er  sei  unseren  Lesern  bestens  em- 
pfohlen, umsomehr,  als  die  gan/e  dritte  Gruppe  aus- 
schliesslich von  unserem  Spezialgebiet,  der  Elektro- 
chemie, handelt. 

Voflrel,  Prof.  Dr.  J H.  Das  Acetylen.  Wesen 

und  Bedeutung  desselbeu  als  ßeleuchtungsmittei. 
Halle  a.  S.  1900.  Verlag  von  Karl  Marbold. 

Heinke,  Dr.  C.  Handbueh  der  Elektrotechnik 
Vierter  Band  Niethammer;  Ein-  und  Mehr-Phssen- 
' Wechselstrom-Erzeuger,  Mit  656  .Abbildungen. 


Leipzig  1900.  Verlag  von  b.  Hirxel.  Preis  ge- 
bunden M.  18.--. 

Von  dem  gross  angelegten  Werke,  das  nach  voll- 
ständigem Erscheinen  elf  Bände  umfassen  wird,  liegt 
der  vierte  vollendet  vor.  Derselbe  behandelt,  verfasst 
von  Oberingenieur  Dr.  Fritz  Niethammer,  da« 
wichtige  Gebiet  der  Wechselstiomeneuger  Der  V'er- 
fasser  hat  hierbei  das  so  zerstreute  Material,  das  die 
Litteratur  dsrbietet.  mit  grossem  Fleisse  gesammelt  und 
die  praktischen  Erfahrungen  bei  Konstruktion  und  An- 
wendung der  VVechielstromerzeuger  in  reichstem  Masse 
verwendet.  Zahlreiche  Illustrationen,  viele  Konstruktions- 
zeichnungen. Kurven  und  Diagramme  und  mathematische 
.Ableitun^n  erleichtern  ein  tieferes  Eingehen  in  die 
.Materie  in  jeder  Hinsicht.  Wir  empfehlen  das  schon 
ausgestattetc  Werk  untern  Lesern  .lufs  beste, 

Jfthrbuch  der  Cheinlc.  Bericht  über  die  wicbtigsteti 
Kortschmte  der  reinen  und  angewandten  Chemie.  Her- 
uusgegebeu  von  Richard  Meyep»  Brauntchweig. 
IX.  Jahrgang.  1899  Rraunschweig  1900.  Druck  und 
Verlag  von  Friedrich  Vieweg  & Sohn.  Preis 
geh.  M.  15. — . 

Wie  in  früheren  Jahren,  so  wird  auch  in  diesem 
ilas  Erscheinen  des  neuen  Jahrganges  des  vorliegenden 
Werkes  mit  Freuden  begrüsst  werden.  Enthält  der- 
selbe doch  in  der  •tltbewährten  .Anordnung  und  be- 
ftrlreitei  von  hervorragenden  Mitarbeitern  eine  ebenso 
vollständige  wie  eingehende  Darstellung  der  Leistungen 
auf  dem  Gebiete  der  Chemie  im  Jahre  1899.  Diesc 
Mitarbeiter  sind  dieselben  geblieben,  wie  in  früheren 
Jahren,  bis  auf  Herrn  Senbert,  an  dessen  Stelle  Herr 
W.  Muthmann  in  München  getreten  ist,  um  das 
Kapitel  ».Anorganische  Chemie<.  zu  bearbeiten,  dessen 
.Anordnung  aber  hierdurch  keine  Aenderung  erfahren 
hat.  Indem  wir  unsere  Leser  auf  das  Erscheinen  des 
neuen  Bandes  aufmerksam  machen,  empfehlen  wir  ihnen 
dessen  AnschaflTung  aufs  beste. 


PATENT  -ÜBERSICHT 

Zusamtnengestclit  vom  Patent-  und  1‘echnischen  Bureau  E.  Dalchew,  Berlin  NW.,  Marlen-Strasse  17. 


Deutsehes  Reieh. 

.Anmeldungen. 

Kl.  I2i.  B.  25137.  Apparat  zur  Erzeugung  von  Sauer- 
stoff oder  anderen  Gasen.  — Frederick  Brown,  Hol- 
born,  Grfsch.  Mlddlese*,  u Frederick  Joseph  Sted- 
man,  Surrey  Lane,  Hattersea,  Grfsch.  Surrey:  Verir.; 
C.  Gronert,  Berlin,  Luisenstr.  43. 

KL  I2i.  F.  12727.  V'erfahren  zur  Darstellung  von 

Nitriten.  — Gebr.  Flick,  Opladen  b.  Köln. 

Kl.  12  h.  C.  8284.  Elektrode  für  elektrolytische  Zer 
setzongsapparate.  — Henry  Carmichael,  12  Perl 
Street,  Boston.  Mass.,  V.  .St.  A.;  Vertr.;  Dr.  L.  ScM, 
Berlin,  Dorotheeoitr.  22. 

Kl.  13 1.  S.  1331K.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 

Elektrolyse  von  Alknlichloridlösungcn.  — .Societe 
Anonyme  .Suisse  de  l'Industrie  Electro-Chi- 
mique  »VoUac,  Genf,  Schweiz;  Vertr.:  C Fehlert 
n.  G,  Loubier,  Berlin,  Doroiheeostr.  33. 

Kl.  12I.  G.  1395b.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Kaliumbikarbonai.  — Dr.  M.  Goldschmidt,  Char- 
lottenburg,  Cartnersir.  1 , 

Kl  I3n.  B.  26169.  Verfahren  zur  HeraieUung  von 

KopferoxydamtnoDiaklosuDgcu  von  hohem  Kupfer- 
gehalt. — Dr.  Emil  BTonneM,  .Niedermorschweiler 
1.  E.,  Kreis  Mülhausen,  Dr.  Max  Frem  ery  u,  Johann 
t'rb.sn,  f)berbruch,  Reg.-Bez.  Aachen. 


Kl.  21  a.  S.  13342.  Empfangsapparat  für  Fuuken- 
telegraphie.  — Dr.  Adolf  Sloby,  Charlottenburg, 
Sophiensir.  4,  und  Georg  Graf  von  -\rco.  Berlin, 
Cuxhavenerstr.  2. 

Kl.  2tb.  H.  23584  Verfahren,  beim  Betriebe  die 

Kapazität  von  elektrischen  Blei-Sammelbattericn  er- 
heblich zu  steigern.  — Dr.  C Heim,  Hannover,  An 
iler  Christuskirebe  1 1 . 

Kl.  2ib.  .M.  16527.  Negative  Elektrode  für  elektrische 
Sammler.  — .Adolph  .Müller.  Hagen  L W'. 

KI.  21a.  A 7143.  Verfahren  zum  selbstthätigcn 

.ScblicsBCQ  des  Stromkreises  eines  zum  .Anrufen  dienen- 
len  Magnetinduktors  während  einer  bestimmten  Zeit. 
— Aktiengesellschaft  Mix  & Genest.  Telepbon- 
und  Telegrsphen-Werkc,  BerUn,  Bülowsir.  67. 

KI  21  f.  fl.  25617.  Verfahren  zur  Herstelluxig  rou 
elektrischen  Leucht-  und  Heizkörpern  aus  Leitern 
ztveiter  Klasse.  — Wilhelm  Roehm,  Berlin,  Rathe- 
aowerstr.  74. 

Kl.  40a.  S.  11529.  Hehandiung  von  .Scbwetelerzcii. 

— James  Swtnburue,  London;  Vertr.;  F.f. Glaser 
0.  f..  Glaser,  Rerlin,  Lindenscr.  So. 

Kl.  t2h.  B.  24602.  Verfahren  zur  Aktivierung  von 
elektroiytisnh  gewonnenem  Saucrsiolf.  — C.  F.  Boeh- 
rioger  6t  .Söhne.  Waldhof  b.  Mannheim. 

Kt.  i3q.  B.  26751.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Reduktion  von  Nitroverbindungen  zu  Aminen.  — 
C.  F,  Üoehrioger  & Sohne.  VValdhof  bet  Mannheim. 
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Kl.  2tf.  K.  13  66$.  Selbitth&tife  AnlAMTorrlchlung 
für  Elektrol7tl«XDpen.  — Ewald  Ra  ich,  Potsdam, 
Nest  Köoigstr.  30 

KL.  aih.  E.  6f6$.  Ocldicbte  S tromzafilhrunj^vorrichtung 
fflr  «Uktmehe  H«ttkÖrp«r.  — Allgemeine  Elek- 
trici täts»Geiellichaftt  Berlin. 

KL  aif.  R.  1384S.  VerfahJCR  zur  Zttsduag  von  Gltth* 
körpern  aas  Leitern  swelter  Klnue;  Zua.  z.  Anm. 
R.  13814.  — Carl  Rfttb,  Kalsenlautera. 

Kl.  aif.  K.  14  a3i  Verlahreo  zur /.Uodung  von  Oldb- 
körpern  not  Leitern  zweiter  KUmc.  — Ctrl  Raab. 
Kaiicrelautem. 

Kl.  ai(.  K.  14384.  Verfahren  inr  Zündung  von 
Leitern  zweiter  Kiaaae;  Zns.  t.  .\0Tn.  R.  i4  131.  — 
Carl  Raab,  Kaiienlautem. 

KL  atc.  S.  13  137.  Blitzableiter  mit  staubdicht  in 
einer  Röhre  eingeichlotsenen  Koble*£lektrodcn.  — 
Slemeoi  & Halske,  Aktiengesellschaft,  Berlin 

KL  aif.  B.  25987.  Elektrische  Lampe  mit  Leitern 
zweiter  Klasse.  ■ — Wilhelm  Boebm,  Berlin,  Rathe* 
nowersir.  74. 

Kl.  2tc.  C.  8666.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Kabeln  mit  LnftUolation.  — Dr.  Caisirer  & Co.. 
Kabel*  & Gamraiwerke,  Charlottenburg,  Kepler* 
Strasse  5/6. 

Kt.  2tf.  B.  26  166.  Kegeloogsvorrichtang  für  Bogen* 
lampen  mit  langem  Lichtbogen.  — Hugo  Bremer, 
Neheim  a.  d.  Ruhr. 

KL  2lf.  V.  3339.  Vorrichtung  zum  Erhiuen  eines 

Nemst’schen  oder  Ihnlichen  Glühkörpers,  bei  welcher 
der  Glühkörper  nicht  auf  seiner  ganzen  t.5nge  gleich* 
zeitig,  sondern  von  einem  Ende  zum  andern  fort* 
schreitend  erhitrt  wird.  — „Voltohm“  Kiek* 
tricilitS'Gesellflch  aft,  A.  G.,  München,  Schiller- 
straase  28. 

KL  2if.  C.  8437.  Bogenlampe.  Prüderie  Georges 
Chagnaud,  Paris;  Vertr.:  Dagobert  Timar,  Berlin, 
Luisenstr.  27/28. 

KL  tif.  R.  12947.  Verfahren  zur  Erseugung  von 
elektrischem  Hogenlicht.  — Ewald  Kasch,  Potsdam, 
Nene  Königstr.  30. 

Kl.  21S.  S.  13  431.  KerDsprecbanlage  mit  direkt  gc* 
schalteten  Mikrophonen.  — Siemens  & Halske. 
A k tten ’Gesel  Ischaf  t,  Berlin. 

Kl.  2ia.  .S.  13648.  Empfaogsapparai  für  Funken* 
telegraphlc  mit  gemeinsiimer  .Stromquelle  im  Morse* 
und  Fritterkreise.  — Dr.  Adolf  Slaby,  Charlotten- 
tiurg,  Sopbienstr.  4.  n.  Georg  Graf  von  Arco, 
Berlin.  Cuxhavenerstr.  2. 

KL  40a.  D.  10207.  Elektrischer  l.khtbogeiiofen.  — 
Deutsche  Gold*  u.  Silber-Scheide- Ansts  1 1 
vorm.  Rössler,  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  48:1.  R.  13795:  Verfahren  zur  Herstellung  ebener 

PUlchen  auf  gegossenen  oder  gewalzten  Meiallplatten 
auf  galvaooplastischem  Wege.  — Joaef  Rieder, 
f.eipzig,  Kauftschc  Gasse  11. 

Kl.  48a.  D.  9834.  Verfuhren  zum  elektrolytiscbcD 

Niederschlngen  von  Metallen.  — Emile  Louis 
Desto  Ile,  Epinay  sur  .Seine;  Vertr.:  Eduard  Franke, 
Berlin.  L.uiaenstr.  31. 

Kl.  48b.  D.  tooo6.  Verfahren  zum  Vereinigen  von 
Kupfer  oder  Kupferlegierungen  mit  einem  anderen 
.Metall.  Wilhelm  Dame,  Berlin,  I.uisenatr.  14. 

Erteilungen. 

KL  izd.  113939.  Scheidevorrichtung,  — 1>.  Kauf- 
mann, Aachen,  Koennenderttr.  9. 

KL  I2f.  114738.  Vorrichtung  sur  selbstihäugen  Zu- 
fühmng  bestimmter  Chemlkaiienmengen  zu  Flüssig*  ' 
keites.  — Dr.  L.  £.  ff.  de  Visier,  Schiedam. 
Vertr.:  Hugo  Pataky  u.  Wilhelm  Pataky.  Berlin. 

Luisenstr.  25. 

KL  lai.  114739.  Emricbiung  an  elektrolytischen 
Apparates,  welch«  die  Benutzung  des  bei  cler  Elektro- 


lyse frei  werdenden  WasseretoBes  zur  selbstthäUgen 
Zirkulation  der  Lauge  ermöglicht.  — M.  Haas. 
Aue  i.  S.,  Bahnhobtr.,  u.  Dr.  F.  Oettel,  Radebeul 
b,  Dresden,  Bismarckair.  3, 

KL  12k.  115249.  Verfahren  sur  Hersteiluog  von 

.\mmoniuk  aus  Chlorammoniam  und  Magnesia.  — 
Dr.  P.  Naef,  New  York  15,  3rd  Avenue,  New 
Brighton;  Vertr.:  J.  P.  Schmidt,  Berlin,  Charitüstr.  6. 

KL  12I.  115250.  Verfahren  sur  Darstellung  von  Sul- 

faten und  Chlor  ans  Chloriden.  — Dr.  Clemro, 
Mannheim. 

Kl.  2tf.  114939.  Regelungsvorrichtung  für  Bogen- 
lampen. — Siemens  & Halske,  Electric  Com* 
pany  of  Amerika,  Chicago;  Vertr.:  da  Bois* 

Reymond  u.  Max  Wagner,  Berlin,  .Sebidbauerdamm  29a. 

KL  2ig,  115135*  Verfahren  zor  Herstellung  isolierter 
Eisenbleche  für  elektromagnetische  Zwecke,  sowie 
papierUberzogeoer  Bleche  Oberhaupt.  — Siemens 
& Halske,  Aktien-Cesellschaft.  Berlin. 

KL  2ia.  115  203.  Verfahren  zur  Femübertragung  von 
grsphlscben  Zeichen  miiiels  .Selenzellen.  — Dr.  Fr. 
Stlberstein,  Wien,  A.  PoUik.  Szentes,  u. 

J.  Vtrag,  Budapest;  Vertr.;  R.  Deisslcr,  J.  Maemecke 
0.  Fr,  Deisslcr,  Berlin,  Luisenstr.  31B. 

KL  21b.  115336.  Elektriciiiisaammler.  — J.  Skwirsky, 
Warachsu ; V'erir.:  Dagobert  Timar,  Berlin,  Luisen* 
Strasse  27/28. 

KL  21b.  115307.  Zelle  zum  Formieren  von  Sammler* 

elektrodeo.  — H.  Leitner,  London;  Vertr.:  F.  C. 
Glaser  und  L.  Glaser,  Berlin,  Lindentlr.  80. 

KL  21b.  114905.  Herstellung  negativer  Elektroden 

für  Siromsammler  mit  unveränderlichem  Elektrolyt.  •— 

K.  W.  Jungner,  Stockholm;  Vertr;  E.  Schmatolla, 
Berlin,  Kaoonierstr.  26a. 

Kl  21b.  115006.  Sammlerelektrode;  Zus.  z.  Pat. 

104243.  — .^ccumulatoren- und  Elektricitits* 
Werke  A.  G,  vorm.  W.  A.  Boese  A Co.,  Berlin, 
Khpenickerstr.  154. 

Kl.  2le.  115301.  Verfuhren  und  Einrichtung  zur 
Anzeige  des  elektrischen  Verbrauchs.  — H.  Hei- 
mann,  Berlin,  Neue  VVühelmstr.  13. 

KL  2tf.  115279.  Elektrische  Glühlampe.  — L.  de 
Somzüe.  Brüssel,  Kue  de  Palais  22;  Vertr.;  ('.Fehlert 
u.  G.  I.oubier,  Berlin,  Dorothecnstr,  32. 

KL  2if.  115  296.  Vorrichtung  lum  Erhitzen  von 
KlektrolytglOhkörpcm  durch  an  die  Elektroden  des 
Betriebsatromes  angelegte  elektrische  Heiskörper  und 
zum  iclbsUhätigen Ausschaltcn  derselben.  — R.  Adam, 
Berlin,  Goebenstr.  7. 

KL  21C.  114780.  Blitzableiter  für  elektrische  Leitungen 
mit  magnetischer  Funkenlöschung.  ^ M.  Slobrawa, 
Köln,  Maybachstr.  10. 

Kl.  21b.  114740.  Galvaniaches  Element.  •**  Dr. 

C.  Kaiser,  Heidelberg,  Zthringrrstr.  28. 

KL  2if.  140  136.  .\us  Deckel  und  Mantel  bestehende 
Glühlampenfassung,  bei  welcher  die  Verbindung 
zwischen  Deckel  und  Mantel  durch  HajoDetlverschluss 
hergealelh  ist.  August  Grasboff,  f.üdenscheid. 

KL  2Xg.  115298.  Elektrisches  Schaltgetriebe.  — 
J.  Prigge,  .Mönchen,  l.fuidshcrgcrstr,  67. 

KL  40a.  114999.  V’crLnhren  zur  Metallgewinnung.  — 

Ferrum,  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haf- 
tung, Berlin,  Polsdamerstr.  134a. 

Kl.  40a.  115013.  Amalgamicrvorrichlung.  L. 

Lagarrigue,  Paris;  Vertr.;  Maximilian  Mints,  Berlin, 
Unter  den  Linden  1 1. 

KL  40a.  115014.  V'erfabren  zur  Darstellung  von 

metallischem  Silber  aus  Halogcosüber.  — Dr,  R. 
Escales,  München,  Wilhelmstr.  9a. 

Kl.  40a.  11501$,  Verfahren  zur  Nutzbarmachung  des 

natürlich  vorkommenden  Cumallits  für  die  elektro* 
lytische  Herstellung  von  Magnesium  und  Chlor  — 
.Aluminium*  u.  Magneslum*F.nhrik,  Hemelingen. 
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Oebrauehsmuster. 

Ein  irngangcn. 

Kl.  21  f,  137  194-  Iransporubler  elektrischer  Licht* 
Apparat,  desaen  Kontakt  neben  dem  Tru^grifTso  an* 
geordnet  ist,  dass  durch  das  Tragen  die  I.am]>e  in 
Punktion  tritt.  Theodor  Bergmann,  Gaggenao. 

KL  II  f.  137195.  rranaportabler  elektrischer  Licht* 

apparai,  welcher  durch  einen  verschiebbaren  Gritl 
automatisch  in  Funktion  tritt.  Theodor  Bergmann, 
Gaggenao. 

KL  21  f.  137196.  Transportabler  elektrischer  Licht* 

apparai,  dessen  Griff  beim  Tragen  als  Kontakt  dient. 
Theodor  Bergmann,  Gaggenau. 

Kt.  21  f.  137345.  Transportabler  elektrischer  Licht- 

apparat, dessen  Kontaktfeder  beim  Ergreifen  resp. 
Tragen  des  Apparates  in  Wirkung  tritt.  Theodor 
Bergemano,  Gaggennu. 

Kl.  21  b.  137320.  Gnlv.mische  Kippbaitehe  mit  bei 
Nichtgebrauch  von  ihren  besUglichen  Elektroden  und 
unter  sich  getrennt  i^ehaltenen  Elektrolyten,  t'arl 
Klose  ir..  Berlin,  Alte  Jakobstr.  54. 

Kl.  21b.  137369.  Aus  sich  kreuzenden  .Staben  be* 

stehendes  Isoliergitter  rum  Trennen  der  Platten  in 
Akkumulatorclemenien.  Bacumcher  & Co.,  Dresden. 

Kl.  21c.  136483.  Kür  elektrische  Leitungen  dienen* 

des  IsolntioDsrohr  aus  Hartgummi  mit  Metallmantel. 
Carl  Schmidt,  Düsseldorf,  Wagneratr.  35. 

Kl.  21.  137306.  Elektrodcnstab  für  Akkumulatoren 

mit  spiralförmig  schrSg  zur  Achse  gewundenen  Streifen 
zur  Aufnahme  der  wirksamen  Masse.  Paul  Schaefer, 
Bromberg,  Bahnhofsir.  19. 

KJ  21.  137379.  Emaillewiderstdndc,  welche  aus  ein- 

zelnen neben  einander  auf  Stangen  aufgereihten  Eie* 
menten  bestehen.  Fabrik  elektrischer  Appa* 
rate  Dr.  Max  Levy,  Berlin. 

Kl.  21  c.  138178.  .Schuurbhren  für  elektrische  Zwecke 
mit  kantigem  Querschnitt.  Greiner  &:  Co.,  Btschofs- 
grUn,  und  Georg  Sittig,  Hannover,  Odeonstr.  3. 

Kl.  40.  137419.  Kessel  zum  IJluiem  und  Enisübcrn 

von  Blei,  mit  hydraulischem  Pretakolben  als  Träger 
des  Kessels  nebst  Feuerung,  mit  oberer  Plattform  für 
den  Arbeiter,  seitlichen  EinfülUhUren  und  Dampfdüse, 
sowie  Ablassstutsen.  Stephan  Tredinnick  n.  Adolph 
Wetzstein,  Butte  Montan.i;  Vertr.:  B.  Brock* 
hues,  Köln. 

KL  I2i.  140277.  Waaserküblvorrichtung  für  nicht 
geerdete  Pole  ad  OsuD*Appuruteo,  gekennzeichnet 
durch  einen  um  eine  Achse  drehbaren  Behälter  mit 
zwei  derart  getrennt  isolierten  Abteilungen,  dass  die 
mit  Wasser  zu  füllende  Abteilung  nicht  mit  dem 
Ozon-Apparat,  während  die  das  Wasser  zu  diesem 
führende  nicht  mit  der  Erde  in  Verbindung  tritt. 
Siemens  & Halske,  Aktiengesellschaft,  Berlin. 

Kl.  12h.  139969.  Apparat  zur  Elektrolyse  von  AI* 

kalichlorideo  mit  schrägliegenden,  jalousieartigen 
Kathoden,  deren  obere  Fläche  mit  einem  für  den 
elektrischen  Strom  und  den  Elektrolyten  ondorch* 
lässigen  Material  bedeckt  ist.  Dr.  Carl  Kellner, 
Wien;  Vertr.:  Carl  Pieper,  Heinrich  Spriagmann  u. 
Theodor  Stört,  Berlin,  Hindersinstr.  3. 

KL  2ib.  140307.  Einbau  für  galvanische  Elemente 
mit  die  ringförmige  Zinkelektrode  von  der  negativen 
Elektrode  trenuenden.  an  einem  Deckel  befestigten 
Glasröhren.  Arthur  von  Terpitz,  Berlin,  Rülow* 
Strasse  57. 

KI.  2ib.  140350.  Durch  ein  angelotetes  Platin* 
plältchen  vor  der  Oxydation  geschützter  Stromableiier 
fttr  Accumulatoren.  Oskar  Behrend,  Frankfurt  a.  M.. 
Unterlindatt  67. 

KL  21b,  140386.  Kür  Polklemmen  von  Sammler* 

plniten  bestimmte  Interlagscheibc  mit  zu  Oelrinnen 


ausgestalteter  Oberfläche.  Fritz  Lux  }un.,  Ludwigs- 
haien  a.  Rb. 

KL  2if.  139476.  Glühlichtbirne  aus  ringförmig  ge- 
welltem Glase,  dessen  wellenförmige  Ringe  entweder 
glatt  oder  in  der  Qurrrichtung  wieder  gewellt  sind. 
Rheinisch  eGlashUMen-.'Vktien-Geaelltcbaft, 
Köln-Ehrenfeld. 

Kl.  2if.  139482.  Doppclbogenlampe  mit  aus  der 
Stangenebene  nach  verschiedenen  Seiten  versetzten 
Kohlen  Körting  AMalhiesen,  Leutzsch-Leipzig. 

KL  21b.  139459.  Elektrische,  mit  Drahteinlagen  ver- 

sehene Asbest-HeUnnteringen  mit  Schnursnleitung. 
Dr.  A Kötz,  Göltingen. 

KL  2tb.  139721  Elememglas  mit  erweiterter  Mündung 
und  Absatz  in  der  Wandung  zur  Auflage  eines  flachen 
Verachlussdeckels  ohne  besondere  Befestigungs-Ein- 
richtungen. F.  Wailoch,  Berlin,  Köpenickerstr.  55. 

Kl.  2ib.  139786.  Balteriespind  für  transportable 
.Vccnmulaiorkästen,  mit  einer  an  der  Innenseite  der 
lliUr  befindlichen,  elastisch  nachgiebigen  Fesihalte- 
vorrichtung  für  die  Batteriekästen.  Accumnlatoren* 
und  Elektricitäts-Werke-ActieogeselJscbafi 
vormals  W.  A.  Boese  & Co.,  Berlin. 

KL  2!b.  140018.  Hölzerne  Accumulatorzeile  mit  Über 

stehenden  Zinken.  Accumulatoren-  und  Elek- 
tricitits-Werke-Actiengesellschaft  vorm.  W. 
A.  Boese  & Co.,  Berlin, 

KL  2if.  >40303.  Kuirschlusskontakt  für  Bogenlampen, 
gekennzeichnet  durch  einen  federnden,  doppelseitigen 
Kohlenkoniakt,  der  die  aus  Metall  bestehenden 
Hsuptkonukte  gegen  Funkenbildung  schützt.  K ör  fing 
& Mathiesen,  Lentzsch-I.eiptig. 

KL  2if.  140304.  Kurzschlusskontakt  für  Bogenlampen 
nach  Gebrauchsmuster  140303,  gekennzeichnet  durch 
einen  federnden,  nachgiebigen  Kohlenkontakt  Kör- 
ting & Mathiesen,  Leutzsch-I-eipzig. 

KL  21h.  139875.  Glühofen  für  wissenschaftliche  Ver- 

suchszwecke, in  welchem  sich  durch  Verlegung  der 
Heizdribte  tu  die  Wandung  des  Heizkörpers  mittels 
des  elektrischen  Stromes  dauernd  eine  Wärme  von 
1500  Grad  Celsius  erzeugen  lässt.  Erste  1'htiringt- 
sehe  Griffelfabrik  Mohr  & Loehrs,  Rudolstadt. 

Kl.  2tg.  139809.  F'ür  elektrische  Apparate  bestimmter 
.Anker,  der  zur  Verminderung  seines  Gewichtes  und 
des  l.ufiwitlerstandes  perforiert  ist,  F.  Wailoch, 
Berlin.  Köpenickerstr.  55. 

KL  2tf.  139957.  Vorrichtung  an  Bogenlampen,  durch 
die  von  zwei  cooachsuden  Wellen  aus  ein  Kohlcnstab 
durch  dnebling,  Zahnstange  nebst  Schlitten  einer- 
seits und  durch  Schraube,  Schraubenrad  nebst  Kohlen- 
stabklemme  andererseits  in  swei  zur  Stabachse  senk- 
rechten Richtungen  verstellbar  ist.  Carl  Zeiss,  Jena. 

KL  21L  140035.  Elektrische  Glühlampe  in  Form 
einer  Laterne.  E,  A,  Krüger  & Friedeberg, 
Berlin. 

KL  2if.  139851.  Schuukorb  aus  verzinntem  Rund- 
draht für  elektrische  Glühlampen  zum  direkten  Be- 
festigen an  der  Fassung,  bei  welchem  die  eine  obere 
Hälfte  aufgeklappt  werden  kann.  Otto  A Geyer, 
Döbeln  i.  S, 

KL  2if.  13976S.  Kompensationsspule  für  Bogenlampen, 
bestehend  in  einer  Magnetwicklong,  deren  Stromstärke 
nur  von  der  Nelxspannung  abhängt.  Albert  Kreu zer, 
Berlin,  Gerhardstr.  7. 

Kl.  2if.  139777.  Als  Verbindungsring  für  die  obere 
und  untere  FassongshUlsc  aoigebildeter  Fassungs* 
fatlteran  elektrischen  Beleuchtungskörpern,  Bayerische 
Elektnzitätsgesellschaft  Helios,  München. 

KL  21.  139679.  Telephooauiomat  mit  ausschaltbarem 

Registrierapparat.  Gebr.  Schindler,  Berlin. 


ed  by  Google 


XIII 


Heit  0 


I N S F R A T K N T K I L. 

Dr.  Alb.  Lessing,  flürnberg, 

Fabrik  galvaalMcher  Kolilen, 

empflebli  als  Speilalltäi 

Kohlen-Elektroden  in  allen  Grössen  für  elektrochemische  Werka 

BelenohfungKkolilen,  Trockeneleuiento« 


Für  elektrochemische  Zwecke 

Toriüelich  i;eei|'Oetc 

Dampldynaroo- 

Maschine 

preiswert  xu  verkiiuten,  Fiihriknt 
Schu-artrkopfi,  /uilUn^adampf 
inMchinc.  I.eiitung  der  Dynamo 
500  Ampere»  bei  65  bis  70  Voll. 

Für  elekirocheraischc  Fabnkeu. 
Bleichereien  etc.  bietet  »ich  hier  ein 
wirklich  seliener  Gelegeobeiiskwuf 
Angebote  sub  E.  Z.  629  Expedition 
dieser  ZeiUchnft. 


I Gleichstrom- 
Nebenschluss- 
Dynamo 

rar  160  VoU  und  1000  Amperes, 
330  Touren,  nur  kurze  Zelt  Im 
Betriebe  grewesen,  sehr  grut  er- 
halten, besonders  greelgrnet  fQr 
Elektrolyse  pp..  Ist  preiswert 
sofort  abzu^eben. 

Offerten  unter  E.  Z.  626  an 
die  Exped.  dieser  Zeltsehrlft. 


Motor- 

Verkauf. 

Einen  neuen  eicktri««hen  nopferd. 
Synehron-Zweiphasen-Hotor  (ur 
noch»pannune  von  2oOO  Voll  mit  allem 
Zubehör  als:  Spannschlitten.  .Schalter, 
Zähler.  Anlas»wjder»tHnd  etc,  hat  preis- 
wert ab/ugeben 

Spinnerei  Cossnunnsierf 

(ärcellichaft  mit  beschränkter  Haftung 

Franz  Dietel. 


GARRETT  SMITH  & C!L,  iocomobilen-fabrik 
MAGDEBURG=BUCKAU 


belerten  m neuerer  Zeit  l.oconiobilen  fUr  folgende 

Städtische  Elektricltäts -Werke  etc. 

IrilltlSI  I sieb»  I 9«IU! 

Maaa  I >l»WlaJ-  I 7-16 

nsBs  . (’auloit  1 i7-*4 

tini  I K0.44P  I 36-X6 

l|L  Nfwir  ii  Bnsiii 
liialti-lata.  lidtn  I.  fkttim 
Thtair  a Tkiritia 
Lailirkri » lin 
WilsMlili  M Thirtifii 
lifrlKlir  latMhif  ta  Laptl|. 


W.  Holzapfel  & Hilgers, 

BERLIN  SO.,  KOpentekerstrasse  S3a. 

Ma.it  verlange 


leeren  Bleigittern,  Rahmen  für  Masseplatten. 
Oberfläcbenplatten.  Glaskästen  mit  Innenrippen. 
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/ff  ff  ALT’  Die  Tesla  Dttvat  ■ Flemmin  fschem  Versuche  «Arr  iViderstani/vfrmindertimf  durtt.  Kälte  und  deren  tkrsretische 
Prüfung.  Von  Rudolf  Me  tu  es.  — ElektrolyfistMe  WaiserMerseltmng  Sgslem  Sekoof.  — Die  Elektrockemie  im  Jekrt  iifoo. 
fVi*  Dr.  M.  Krüger.  — Re/eretU  — PaUnl  ■ Hesf>reckungen  — Bücher-  und  Zeitschriften  ■ Uehersiekt.  — Geschiftlickes  — 

PnUnt-Uehersicht 


DIE  TESLA-DEWAR-FLEMMINGSCHEN  VERSUCHE 
ÜBER  WIDERSTANDVERMINDERUNG  DURCH  KÄLTE  UND 
DEREN  THEORETISCHE  PRÜFUNG. 

\'on  Kudoh  Mewes. 


Schon  seit  einigen  Jahren  haben  De  war 
und  Klemming,  sowie  auch  andere  I’hy- 
siker  durch  Versuclie  festgestellt,  da.ss  der 
elektrische  Widerstand  mit  sinkender  Tempe 
ratur  sehr  stark  abnimmt.  Diese  sicher 
festgestellte  That.saclie  hat  Nikola  Tesla 
nach  den  neuesten  Berichten  für  die  elektri- 
sche Kraftübertragung  nutzbar  zu  machen 
gesucht;  den  für  die  Stromleitung  dienenden 
Draht  bettet  er  in  einen  endlosen,  mit 
Wasser  und  Sagespimen  gefüllten  Doppel 
schlauch,  dessen  ringförmigen  Hohlraum  er 
mit  bis  auf  die  Siedetemperatur  des  Wasser- 
stoffs, also  bis  ungefähr  235'  Celsius  abge 
kühlten  Wasserstoffdämpfen  füllt,  soda.ss  da.s 
Gemisch  aus  Wasser  und  Sägespänen  zu 
einer  festen  Masse  erstarrt  und  .schliesslich 
zugleich  mit  dem  Leitungsdraht  eine  unter 
2oO*  C-  liegende  Temperatur  annimmt.  Hier- 
durch soll,  wie  amerikanische  Journale  be- 
richten, erreicht  werden,  dass  bei  der  elektri 
sehen  Kraftübertragung  nur  ein  \ crlust  von 
noch  nicht  einem  Prozent  eintritt.  Ks  dürfte 
sich  lohnen,  auf  diesen  Gegcn.stand  nach 
den  neuesten  theoretischen  Ergebnissen  der 
Elektro-  und  Kühl-Technik  cinzugehen. 

Die  Dewarseben  Versuche  bilden  die 
Grundlage  des  Teslaschen  Projektes;  ich 

(K  -r  43,958933)* 

welche  die  Beziehung  zwischen  dem  Wider 
stand  und  der  Temperatur  in  Centigraden 
ausdrückt.  Dieser  .\usdruck  ergiebt  für  den 


hessc  daher  zunächst  die  wichtigsten  .Stellen 
aus  dem  von  mir  für  die  Zeitschrift  für 
flü.ssige  und  komprimierte  Gase«  (II.  Jahrg 
II,  120)  .ingefertigten  Bericht  über  die 
Dewarschen  Arbeiten  (Proceedings  of  the 
Royal  Society.  Vol.  64)  folgen  Bei  den 
Untersuchungen  Dewars  über  »Der  Siede- 
punkt und  die  Dichte  flüssigen  Wasserstoffs« 
wurde  nämlich  ein  Widerstandstbermoincter 
aus  feinem  Platindraht  benutzt,  das  bei  den 
verschiedenen  Temperaturen  die  folgenden 
Widerstände  hatte; 


Temperatur; 

Widerstand 

-l  w.>“ 

c. 

7-337  f’t'ni. 

: 75-3 

» 

6.859  ‘ 

+ 51.4 

3 

6,388  . 

^ 45.7 

3 

5,857  * 

4*  0.7 

• 

5,338  , 

78,2 

> 

3,687 

— 182,6 

> 

1,398  > 

'93-9 

3 

1 , 1 36  • 

214,0 

3 

0.690  . 

Der  Nullpunkt  des  1 hermometers  in 
Platingraden  war  263,27“.  Hamilton 
Dickson  stellte  m der  Arbeit  >Dic  Re 
duktion  des  Platinthcrmomelcrs  auf  normale 
Lufttemperatur«  folgende  Formel  auf; 
596488  (t  -f  1 193.1460), 

Bereich  von  über  300*  t . nur  einen  wahr- 
.scheinlichen  Fehler  von  0,16*  U.  Wenn 
man  dies  Thermometer  m siedenden  Wasser 
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Stoff  taucht,  so  ivird  der  Widerstand  gleich 
0,129  Ohm  und  behält  diesen  Wert  dauernd. 
Nach  der  Formel  von  Dickson  entspricht 
diesem  Widerstande  eine  Temperatur  von 

— 238,4"  C.  W'enn  man  den  Widerstand 
gleich  o annimmt,  so  wird  die  durch 
das  Thermometer  angezeigte  Temperatur 

— 244"  C.  Man  würde  also,  wenn  man 
den  Siedepunkt  des  flüssigen  Was.serstoffs 
bis  auf  diesen  Grenzwert  erniedrigen  könnte, 
das  Platin  in  einen  Zustand  versetzen,  in 


welchem  es  überhaupt  keinen  Widerstand 
besitzt  und  ein  vollkommener  Leiter  wird. 
Nun  haben  wir  alle  Ursache  zu  glauben, 
dass  Wasserstoff  ebenso  wie  andere  Flüssig- 
keiten bei  einer  um  so  niedrigeren  Tempe- 
ratur siedet,  je  niedriger  der  Druck  ist.  F,s 
fragt  sich  nun,  wie  niedrig  wir  diese  Tempe- 
ratur in  der  Praxis  annehmen  können.  Zu 
diesem  Hehule  hat  Dewar  aus  dem  Siede 
punkt  und  dem  kritischen  Punkt  eine  Nähe- 
rungsformel gebildet,  mit  deren  Hilfe  sich 


die  Spannung  berechnen  lasst.  W'ir  nehmen 
den  Siedepunkt  zu  35”  (absolut),  den  kriti- 
schen Punkt  zu  52"  (absolut)  und  die 
Spannung  beim  kritischen  Punkte  zu  19,4 
Atmosphären  an;  dann  folgt  als  erste  Nähe 
rungsformel 

log  p = 6,82 18  mm,  (i), 

während,  wie  unten  noch  angegeben  werden 
soll,  aus  den  molekularen  Verdanipfungs- 
wärmen  und  dem  entsprechenden  Siedepunkt 
die  Formel 

1 C ■»  7 

log  p = 7.2428—  (j,’'  mm  )2) 

folgt. 

Die  Formel  (i)  giebt  bei  einer  Spannung 
von  25  mm  als  Siedepunkt  25.4"  (absolut), 
während  aus  der  (2.)  Formel  26,1*  (absolut) 
dafür  folgt.  Der  Siedepunkt  bei  25  mm 
.Spannung  liegt  ai.so  etwa  10"  unter  dem 
.Siedepunkt  bei  einer  Atmosphäre. 

Die  Versuche,  welche  Dewar  mit  dem 
hier  abgebildetcn  Apparat  (Fig.  72J  .angestcllt 


hat,  wurden  durch  verschiedene  Umstände 
gestört  und  sind  daher  mit  Fehlerquellen 
behaftet.  Der  Gang  der  Versuche  war 
folgender  Der  flüssige  Wasserstoff  wurde 
in  dem  Gefäss  A gesammelt,  das  in  dem 
grösseren  Kessel  B hing.  Das  Widerstands 
thermometer  D ging  durch  den  Kork  F und 
rührte  zu  den  Leitungen  E,  während  die 
untere  Oeffnung  zur  I.uftpumpe  führte.  Durch 
diese  wurde  der  Dampf  des  siedenden  Wasser 
Stoffs  durch  Spiralröhren  hindurch  abgesaugt 
und  so  unter  gleichzeitiger  Kühlung  und 
Druckverminderung  der  Wert  des  Wider 
Standes  abgelesen.  Die  erhaltenen  Beob- 
achtungen sind  in  dem  nachfolgenden  Dia 
gramm  (Fig.  73)  enthalten,  in  welchem  die 
in  Ohm  angegebenen  Widerstände  als  Ordi- 
nären und  die  Temperaturen  des  Platin- 
thermometers auf  Centigrade  umgerechnet, 
als  Abscissen  abgetragen  worden  sind. 

Die  oben  erwähnte  Spannungsformel  (2) 
hat  Dewar  bei  seinen  Untersuchungen  über 
die  Erzeugung  hohen  Vaeuums  mittelst 
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flüssigen  Wasserstoffs  a.  a.  O.  auf  folgende 
Weise  abgeleitet.  Die  absoluten  Siedepunkte 
des  Wasserstoffs,  Sauerstoffs  und  Chlors  sind 
bezüglich  35  •,  90"  und  240*,  mit  anderen 
Worten,  es  siedet  Sauerstoff  bei  einer  2‘,,- 
fach  höheren  Temperatur  als  flüssiger  W'asser- 
stoff  und  flüssiges  Chlor  nahezu  bei  einer  2 ' 
fach  höheren  Temperatur  als  flüssiger  Sauer- 
stoff. Hieraus  schliessen  wir,  dass  flüssiger 
Wasserstoff  als  Kühlmittel  im  Verhältnis  zu 
flüssiger  Luft  um  so  viel  wirkungsvoller  ist, 
als  letztere  im  Vergleich  zum  flüssigen  Chlor 
Nun  ist  Chlor  bei  der  Temperatur  siedenden 
Sauerstoffs  ein  etwa  80°  unter  seinem 
Schmelzpunkt  abgekühlter  fester  Körper, 
welcher  einen  ausserordentlich  geringen 
Dampfdruck  besitzt.  Wenn  man  mittelst 


flüssigen  Wasserstoffs  Luft  in  einem  ge- 
schlossenen Röhrchen  durch  Eintauchen  in 
die  Flüssigkeit  gefrieren  lässt,  so  kann  man 
den  Schluss  ziehen,  dass  keine  messbare 
Luftspannung  in  dem  Rohr  vorhanden  ist. 
Wenden  wir  van  der  Waals  bezw.  Ulrich 
Düh rings  Gesetz  von  den  korrespondieren- 
den Siedctemperatuien  auf  den  vorliegenden 
Fall  an.  Füne  annähernde  Schätzung  der 
Spannung,  welche  die  bis  auf  den  Siede- 
punkt des  Wasserstoffs  abgekiihlte  Luft  er- 
hält. kann  man  durch  E.xtrapolation  der 
Dampfdnickkurven  des  Sauerstoffs  und  Stick- 
stoffs erhalten.  Aus  der  folgenden  Reihe 
von  Siedepunkten  für  Stickstoff  und  Sauer- 
stoff erhält  man  mit  Hilfe  der  beiden  Gibbs- 
schen  Formeln  die  nachstehenden  Resultate: 


Stickstoff 


Temperatur  absolut  127“;  78,6" 
Druck  in  mm  25900;  740;  26. 


59* 


400,02 

logi.P  = 11.5561 1,8980  log, „T. 


fO 


Sauerstoff 


I Temperatur  absolut  154’;  90,3";  61,3* 
Druck  in  mm  37592;  740;  7,5. 


logi 


422,22 

, p = 9,4699 ^ 0,9843  log,,  T. 


(2) 


Mit  Hilfe  der  Werte  Estreichers  für  die 
Dampfspannungen  flüssigen  Sauerstoffs  bei 

Temperatur  absolut  91,44 


seinen  entsprechenden  Siedepunkten  wurde 
eine  andere  Gibbsschc  Formel  berechnet: 


Sauerstoff 


78,1»;  62,8" 


I Druck  in  mm  743,8;  141,8;  7,5. 

3,8024  log,.  T. 


•og.«  P = 16,0670  — 


(3) 


Wir  leiten  aus  diesen  Formeln  die  folgenden  Dampfspannungen  bei  der  Temperatur 
des  siedenden  Wasserstoffs  ab: 

(1)  Stickstoff  0,0015  Druck  in  mm,  35“  absolut 

(2)  Sauerstoff  0,000076  » » > > 

(3)  > 0,000016  . » > 


Die  nach  den  Formeln  (1)  und  (2)  ge- 
fundenen Zahlenwerte  haben  die  grös.sere 
Wahrscheinlichkeit  und  Sicherheit  für  sich, 
müssen  aber  als  .Maximalwerte  angesehen 
werden,  da  sowohl  Sauerstoff  als  auch  Stick- 
stoff bei  35“  absolut  feste  Körper  sind  und 
demgemäss  einen  geringeren  Dampfdruck 
aufweisen  müssen  als  die  berechneten  Dampf- 
druckkurven der  Flüssigkeiten.  Iss  ist  be 
merkenswert,  dass  bei  dieser  niedrigen 
Temperatur  das  theoreti.sche  Verhältnis  der 
Spannungen  des  Stickstoffs  und  Sauerstoffs 
20  zu  I ist.  Direkte  Messungen  der  Dampf- 
.spannung  des  Stickstoffs  beim  Schmelzpunkt 
oder  60'  absolut  ergeben  26  mm,  und  für 
das  Verhältnis  der  Spannungen  von  Stick 
Stoff  zum  Sauerstoff  den  Wert  6 zu  1. 
während  aus  den  Kurven  6,7  zu  1 folgt. 
Nach  Olszewski  ist  die  Spannung  des 
Stickstoffs  bei  — ziä“  gleich  60  mm,  wäh- 


rend diejenige  des  Sauerstoffs  bei  dieser 
Temperatur  3,8  mm  ist;  das  daraus  sich  er- 
gebende Verhältnis  16  zu  1 ist  zu  hoch. 
Dem  wahren  Wert  am  nächsten  dürfte  der- 
jenige kommen,  welcher  beim  niedrigsten 
•Schmelzpunkt  gefunden  wird.  Die  Spannung 
ist  daher  etwa  gleich  dem  zehnmillionsten 
Teil  einer  Atmosphäre,  wahrend  beim  Stick- 
stoff der  theoretische  Grenzwert  ein  fünf- 
hunderttausendstcl  einer  .Atmosphäre  sein 
würde.  Man  kann  also  durch  Verflüssigung 
der  Luft  mittelst  flüssigen  VV'asserstoffs  keinen 
höheren  Grad  der  Luftverdünnung  als  den 
millionsten  Teil  des  Atmosphärendrucks  er- 
reichen. Dies  ist  gerade  etwa  die  Spannung 
des  Quecksilberdampfes  bei  gew-öhnlicher 
Temperatur  in  der  Torricellisc.hen  Röhre. 

Die  vorliegende  Frage  kann  man  jedoch 
noch  von  einem  anderen  Gesichtspunkte 
aus  betrachten,  indem  man  die  molekularen 
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Verdampfungswärmen  annähernd  den  abso 
luten  Siedepunkten  proportional  setzt.  Man 
erhält  dann  die  beiden  N'äherungsformeln : 

Sauerstoff  log  p = 7,2058  — mm  (4) 

1 5 2,7 

Wasserstoff  log  p = 7,2428  — nim  (5) 

Aus  diesen  Formeln  folgt,  dass  beim 
Siedepunkt  35'  absolut  die  Spannung  des 
Wasserstoffs  gleich  dem  7/852000  fachen  der 
Spannung  des  Sauerstoffs  oder  geringer  als 
ein  8 milliontel  Atmosphäre  ist.  Eine  ähn- 
liche Formel  mit  Rechnungsergebnissen 
gleicher  Ordnung  kann  aus  den  Beobachtungen 
über  die  kriti.sche  Temperatur  und  den 
Siedepunkt  abgeleitet  werden.  Die  Formel 
dürfte  ziemlich  genaue  Werte  liefern,  da 
sich  daraus  für  die  Verdampfungswärme 
von  1 g Flüssigkeit  56\V'.E.  ergeben,  während 
direkte  Bestimmungen  55  W.  Fi.  liefern. 

Die  hier  von  mir  wiedergegebenen  Unter- 
suchungen, auf  denen  sich  das  Tesla'sche 
Kraftübertragungsverfahren  der  elektrischen 
Kraft  ohne  merklichen  Verlust  gründet,  be- 
ruhen auf  dem  Gesetz  der  korrespondierenden 
Siedetemperaturen,  dem  der  Thermometrie 
zu  Grunde  liegenden  Gesetze  Gay-Lussae’s 
und  dem  Gesetze  der  Widerstandsabn.ihme 
des  elektrischen  Stromes  bei  sinkender  Tem 
peratur.  Da  jedoch,  wie  ich  mehrfach  so- 
wohl in  der  »Elektrochemischen  Zeitschrift! 
(Heft  IO  »Allgemeine  Zustandsgleichung  der 
Stoffe«),  als  auch  ferner  in  Dingler's  Poly- 
technischem Journal,  in  den  Verhandlungen 
des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gewerbe- 
fleisses  und  anderen  Zeitschriften  gezeigt 
habe,  die  betreffenden  Gesetze  mehr  oder 
weniger  von  den  Beobachtungen  abweichen, 
so  dürfte  zur  Klärung  des  vorliegenden 
Gegenstandes  ein  Eingehen  auf  die  Dampf- 
und  Gasspannungsgesetze  und  auf  deren  Zu- 
sammenhang unter  einander  und  mit  den 
Siedegesetzen  sowie  mit  dem  elektrischen 
Widerstandsgesetze  an  dieser  Stelle  um  so 
mehr  am  Platze  sein,  als  diese  Gesetze  die 
Grundformel  für  die  mechanische  Wärme- 
theorie bilden  und  demgemäss  auch  die  Be- 
gründung und  Ableitung  der  Hauptformeln 
der  Kältetheorie  ermöglichen.  Da  ferner 
eine  Kraftübertragung  ohne  merklichen  Wider- 
stand mir  undenkbar  erscheint,  denn  Kraft 
und  Gegenwirkung  müssen  bei  stationären 
Naturvorgängen  stets  einander  gleich  sein, 
so  erscheinen  mir  die  gefundenen  Ergebnisse 
noch  nicht  sicher  genug  begründet;  ich  will 
daher,  um  die  schwebenden  Fragen  mög- 
lichst nach  allen  Seiten  zu  beleuchten,  auf 
meine  früheren  Arbeiten  auf  diesem  Gebiete 


in  den  genannten  Zeitschriften  zuriiekgreifen. 
Zum  Schluss  sollen  dann  an  der  Hand  der 
theoretisch  und  experiment.al  sicher  begrün- 
deten F'ormeln  die  wahren  Spannungen  und 
Temperaturen  der  Gase,  sowie  die  ent- 
sprechenden spezifischen  Volumina  derselben 
bei  den  tiefsten  Temperaturen  berechnet 
und  die  F'ormeln  für  den  elektrischen  Wider- 
stand aufgestellt  werden. 

Infolge  der  wärmetheoretischen  Unter- 
suchungen, welche  ich  zur  Begründung  der 
Theorie  des  von  mir  erfundenen  »Mewes- 
motor« , .angestcllt  und  in  verschiedenen 
Zeitschriften,  wie  z.  B.  »Schilling’s  Journal 
für  Gasbeleuchtung  und  Wasserversorgung«, 
• Deutsche  Techniker-Zeitung«,  »Dingler’s 
Polytechnisches  Journal«  u.  s.  w.,  veröffent- 
licht habe,  gelangte  ich  zu  dem  Resultat, 
dass  die  Grundgleichungen,  welche  zur  Ab- 
leitung der  wärmetheoretischen  Formeln  aus 
dem  ersten  Hauptsatz  der  mechanischen 
Wärmetheorie 

d Q = A (d  W + d J -j-  d U) 
oder  mit  Vernachlässigung  von  dj 
d Q = A d W -f  A d L = c,  d T -J-  A d L (1) 
benutzt  werden,  d.  h.  die  Gesetze  über  die 
Aenderung  der  Gas-  oder  Dampfspannung 
mit  sich  ändernder  Temperatur  bei  ver- 
schiedenen Volumen,  nicht  genau  richtig 
sind  und  daher  durch  Gleichungen  ersetzt 
werden  müssen,  welche  sich  mit  den  Beob- 
achtungen besser  decken.  Es  handelt  sich 
in  erster  Linie  um  das  Mariotte  - Gay- 
L u s s ac  'sehe  Gesetz  oder  die  Clapeyron'sche 
Zustandsgleichung, 

p V = R T,  (2) 

ferner  um  die  Poisson’sche  (polytropische) 
Druckkurve 

pv‘  = p„v„‘,  (3) 

drittens  um  das  Ge.setz  von  Mallard  und 
Lechatelier  über  die  Veränderlichkeit  der 
spezifischen  Wärmen  mit  der  Temperatur 
Cp=  3p  -f  b T,  Cf  = av  + b T,  (4) 
viertens  um  die  Siedegesetze  von  Biot 
(Biot’sche  Dampfspannungsformel) 

log  p = a — ba*  — cß‘  (5) 

und  von  Ulrich  Diihring  (Gesetz  der 
korrespondierenden  Siedetemperaturen) 


In  den  vorstehenden  Formeln  bezeichnen 
die  Buchstaben  p,  v,  T und  t der  Reihe 
nach  die  Spannungen,  Volumina  und  Tem- 
peraturen (absolut  bezw.  in  Celsiusgraden), 
während  die  übrigen  Grössen  gegebene 
Konstanten  sind. 

Den  Zusammenhang  der  Formeln  (2) 
bis  (4)  mit  der  Theorie  der  Kühlmaschinen 
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(Kaltluft-  uiid  Kaltdanipfmaschmen)  wird 
man  ohne  weiteres  zugeben,  nicht  aber  so- 
gleich den  Zusammenhang  der  Formeln 
(5)  und  (6)  erkennen.  Gerade  die  Formeln 
(5J  und  (6),  welche  nur  verschiedene  Formu- 
lierungen ein  und  desselben  sachlichen  Vor- 
ganges darstellen  und  sich  aufeinander  zu- 
rückfiihren  lassen,  haben  jedoch  für  die  Vor- 
gänge bei  den  Kältemaschinen  die  aller- 
höchste praktische  Bedeutung;  denn  sobald 
man  nur  für  eine  einzige  Flüssigkeit  die 
Siedetemperaturen  von  derSpannung  o bis  10 
und  tür  die  übrigen  Flüssigkeiten  den  Siede- 
punkt für  irgend  eine  Spannung  und  den 
spezifischen  Faktor  q kennt,  so  kann  man 
für  Jede  gegebeneSpannungdie  entsprechende 
Siedetemperatur  oder  umgekehrt  für  jede 
gegebene  Siedetemperatur  die  Spannung  der 
Siedepunktsdämpfe  ermitteln.  Für  Vakuum- 
Eismaschinen  nach  Art  derjenigen  von 
VVindhausen  u.  a.  Konstrukteuren  und  neu- 
eren darauf  sich  gründenden  Kühlverfahren, 
die  hier  vielleicht  später  besprochen  werden 
können,  ist  die  Kenntnis  dieser  Grössen  von 
nicht  zu  unterschätzender  Wichtigkeit,  da 
man  auf  diese  Weise  bei  gegebener  Mindest- 
.spannung  sofort  auch  die  niedrigste  Tempe- 
ratur der  abgesaugten  Dämpfe  berechnen 
kann.  Die  Gleichungen  (5)  und  (6)  haben 
jedoch  insofern  noch  hohe  theoretische  Be- 
deutung, als  man  aus  denselben  eine  für 
alle  Stoffe  gültige  Zustandsgleichung  der 
Gase  ableiten  und  somit  die  nur  näheiungs- 
weise  geltende  Clapeyron’sche  Zustands- 
gleichung (2)  durch  eine  allgemeinere  und 
experimental  besser  gesicherte  Formel  er- 
setzen kann. 

Gehen  wir  zunächst  auf  den  Zus.ammen- 
hang  des  Biot’schenDampfspannungsgcselzes 
mit  dem  Dühring'schen  Siedegesetze  ge- 
mäss den  Ausführungen  ein,  welche  ich  über 
dies  Thema  in  verschiedenen  Zeitschriften, 
wie  z.  B.  in  den  Verhandlungen  des  Vereins 
zur  Beförderung  des  Gewerbefleisses  Heft  VII, 
Dingler  s polytechnisches  Journal  Bd.  315, 
und  in  anderen  Zeitschriften  ausführlicher 
gebracht  habe.  Das  von  Ulrich  Dühring 
abgeleitete  Siedegc.setz  lautet:  >Von  den 
Siedepunkten  beliebiger  Substanzen, 
wie  sie  für  irgend  einen  für  alle  ge- 
meinsamen Druck  als  Ausgangspunkte 
gegeben  sein  mögen,  sind  bis  zu 
den  Siedepunkten  für  irgend  einen 
anderen  gemeinsamen  Druck  die 
T e m p e r a t u r a bs  t ä n d e sich  gleich- 
bleibende vielfache  von  einander.« 
Am  Beispiel  des  Wassers  und  Quecksilbers 
erläutert  Ulrich  Dühring  dies  Gesetz  in 
der  ersten  Folge  des  oben  angeführten 


Buches  »Neue  Grundgesetze  zur  rationellen 
Physik  und  Chemie«  S.  75  auf  folgende 
leicht  verständliche  Weise;  »Der  Siedepunkt 
des  Wassers  bei  Normaldruck,  also  + lOO'C 
wird  hier  der  Ausgangspunkt  der  Zählung. 
Das  Quecksilber  siedet  unter  einer  Atmos- 
phäre Druck  bei  -(-  357“C.,  man  wird  also 
die  Temperaturdistanz,  die  mit  derjenigen 
bei  dem  Wasser  zu  vergleichen  ist,  von 
diesem  Punkte  an  ab  oder  aufsteigend  zu 
zählen  haben.  Greift  man  nun  beispielsweise 
die  Siedetemperaturen  beider  Stoffe  bei 
IC»  mm  Druck  heraus,  so  hat  man  für 
Wasser -J-  52“  und  für  Quecksilber  -j-  261  ", 
Die  den  gemein,samen  Drucken  entsprechenden 
Temperaturabstande  sind  also  ic»  — 52  = 48 
und  357  — 261=96,  ihr  Verhältnis  aber 

= 2.  Nimmt  man  hierzu  noch  den  Fall 
48 

für  30  mm,  so  sind  die  Siedepunkte  für 
diesen  Druck  beziehungsweise  29  und  215. 
die  Temperaturabstände  also  71  und  142, 
mithin  wiederum  2 der  spezifische,  sich  hier- 
mit als  konstant  anzeigende  Faktor.  Die 
folgende  Tabelle,  die  nach  Massgabe  der 
Regnaul t'schen  Beobachtungen  über  die 
Maximalspannungen  der  Dämpfe  entworfen 
ist.  zeigt  eine  Konstanz  des  spezifischen 
Faktors,  wie  sie  nur  irgend  angesichts  der 
möglichen  Beobachtungsfehler  erwart  et  werden 
kann.« 


liampi' 
spanouD^,' 
in  mm 

1 B 

IM 

’S  Ci.  t A 
s ^ s c< 

C.  Ü rt 
» V > 

1 

S !•■§ 

•S  Eir- 
£ SSw 

Hi 

0 -ö  ti 
M .5  a 

— 

I - i 

II  Tm 

t#  t».  •• 

^ 1 

<T 

5 1 

r**'**~ 

1,2 

154,4 

r 

2,05 

30  i 

29,1 

1 214,5 

2,01 

IC» 

5».7 

261,2 

2,C» 

380 

81,7 

321.4 

1,89 

760 

ic»,o 

357,2 

— 

1520 

120,6 

397.2 

1,94 

2280 

134,1 

1 422,8 

1,93 

3040 

144,0 

1 442,4 

1 1,94 

38c» 

1 52,2 

458,2 

! 1.95 

76c» 

1 80,3 

512,7 

1 1.95 

Will  man  bei  der  Aufstellung  der  Formel 

für  das  vorstehende  Gesetz  einen  ganz  all- 
gemeinen Ausdruck  erhalten  und  auch  die 
bestimmte  Beziehung  auf  das  Wasser  aus- 
merzen, so  gilt  für  zwei  beliebige  Stoffe,  die 
für  irgend  einen  beliebigen  Druck  die  Siede- 
temiwraturen  d und  d',  für  irgend  einen 
anderen  Druck  aber  die  Siedetemperaturen  t 
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t'  — d' 

und  t'  haben,  die  Gleichung  — wo- 

bei q nichts  anderes  als  einen  Quotienten 
bedeutet,  der  sich  mit  d und  t sowie  den 
/ugchörigen  Werten  d'  und  t'  nicht  verändert. 
Die  nachfolgende  Tabelle  enthält  die  von 
Ulrich  Dübring  mit  Bezug  auf  Wasser 
berechneten  spezifischen  Faktoren  einer 
grossen  Anzahl  von  Stoffen,  denen  ich  die 
spezifischen  Faktoren  der  permanenten  Gase 
bis  auf  Wasserstoff  hinzugefügt  habe.  Die 
letzteren  sind  von  mir  mit  Hilfe  der  V'er- 
suchsdaten  aus  dem  bekannten  Tabellenwcrk 
von  Landolt  und  Bbrnstein  berechnet 
worden.  Die  zweite  Spalte  dieser  Tabelle 
enthält  die  -Siedepunkte  der  in  der  ersten 
Spalte  .stehenden  Gase  oder  Flüssigkeiten, 
die  dritte  Spalte  die  spezifischen  Faktoren, 
bezogen  auf  denjenigen  des  Wassers  als 
Einheit. 

Tabelle  der  spezifischen  Faktoren. 


Sobitpoz 


Wasserstoff 

Sauerstoff 

Stickstoff 

Kohlenoxyd 

Sumpfgas 

Aethyien 

Stickoxydul 

Chlorwasserstoff' 

Kohlensäure 

Bromwasserstoff 

Schwefelwasserstoff 

Chlor 

Ammoniak 

Jodwasserstoff 

Methyl  Chlorid 

Methyläther 

Cyan 

Schwefclige  Säure 
Aethyl 

Aethylchlorid 

Cyanchlorid 

Borchlorid 

.Aethyläther 

Aethylbromid 

Schwefelkohlenstoff 

Aceton 

Siliciumchlorid 

Chloroform 

Methylalkohol 

•Acthyljodid 

Phosphorchlorur 

Chlorkohlenstoft 

.Aethylalkohol 


Siedepunkt 
bei  einer 
Atmo^ph. 


Spezifischer 
Fztktor  (q) 


— i84,CX3 

0,40 

— 193.00 

0,274 

— 164,00 

0.433 

— 1 10,00 

0,75 

— 88.06 

0,584 

— 80.31 

0,608 

— 78,20 

0,522 

- 73.33 

0,604 

— 61,66 

0.750 

— 33.51 

-0,627 

— 32-59 

0,750 

— 34.40 

0,750 

— 23,73 

0,868 

— 23,65 

0.914 

— 20,70 

0,750 

— 10,06 

0,800 

— 2,00 

0,800 

+ 12,50 

0,992 

12,60 

0,861 

18.23 

1,029 

34.97 

1,000 

38,37 

1,042 

46,20 

1,1 1 1 

5Ö.30 

1.100 

56,81 

1.031 

60,16 

1,100 

66,78 

0,869 

71  26 

1.101 

73.80 

1.144 

76,50 

1,090 

78,26 

0.904 

.SubstttQZ 

Siedepuokl 
bei  cioer 
Atmospb. 

Spezilischer 
Faktor  (q) 

Benzol 

80,36 

i 

; ^125 

Wasser 

100.00 

1 1,000 

Ameisensäure 

100.00 

1 1,160 

Essigsäure 

119,50 

1,164 

Aethylenbromid 

1 3 1 ,60 

1,328 

Propionsäure 

139.50  ’ 

1,151 

Terpentinöl 

150,15 

1.329 

Buttersaure 

161,70  [ 

1,228 

Oxalsaures  Methyl 

164.20 

1,225 

Valeriensäure 

174,50 

1,269 

Zitronenöl 

174,80  1 

1.378 

Monobromphenol 

209,30 

1.015 

Glycerin 

1 209,00 

1,250 

Quecksilber 

357.25 

2,000 

Schwefel 

448,40 

2,292 

Die  Spannung  der  Dämpfe  bei  den  ver- 
schiedenen -Siedetemperaturen  erhält  man  aus 
der  für  Wasserdampf  von  Biot  zuerst  auf- 
gestellten Spannungsformel  log  s = a — b a' 
— c p‘,  in  welcher  s die  Spannung,  a,  b,  c, 
a und  ^ Konstanten  sind.  Diese  fünf  Kon- 
stanten sind  für  die  einzelnen  Stoffe  ver- 
schieden, lassen  sich  jedoch,  wie  Ulrich 
Dühring  dies  ausführlich  gezeigt  hat,  mit 
Hilfe  des  Gesetzes  der  korrespondierenden 
Siedetemperaturen  für  alle  Stoffe  auf  die 
fünf  Konstanten  des  Wassers  etwa  und  den 
spezifi.schcn  Siedefaktor  und  die  Siede 
temperatur  bei  4,6  mm  zurückführen. 

Wenn  man  nämlich  für  d den  Siede- 
punkt o“,  dem  eine  Wasserdampfspannung 
von  4,6  mm  entspricht,  wählt,  so  folgt  aus 
t' d' 

der  Formel  - = q,  dass  t‘  — d' =:  tq 

l — d ' ^ 

oder 


t 


wird , 


worin  d‘  die  Siedetempe- 


ratur der  fraglichen  F'lüssigkeit  bei  einer 
Dampfspannung  von  4,6  mm  Quecksilber- 
säule bedeutet.  Durch  Einsetzen  dieses 
Wertes  für  t in  die  Biot'sche  Formel  erhält 
man 


i>  - d> 

log  s = a — 61  ’ — eft 

oder  dl  ■' 


,1  _ d> 

s 


d'  ti 


logs  = a — b«  c^  "-3*' 

Wie  man  aus  der  vorstehenden  Formel 
ersieht,  kann  man  aus  den  Konstanten  b,  c, 
1 und  p mit  Hilfe  der  Werte  d'  und  q die 
vier  Konstanten  b',  c',  a'  und  P'  für  jede 
beliebige  Flüssigkeit  bestimmen,  während  die 
Konstante  a für  alle  Stoffe  dieselbe  bleibt. 
Die  verallgemeinerte  Biot’sche  Spannungs- 
formel lautet  daher,  indem  man  wieder  rück- 
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wärts  b',  c',  a'  und  ß'  mit  den  nicht  ge- 
strichelten Buchstaben  und  — mit  t bezeichnet 

q 

log s = a b «'  — cp'. 

Für  die  Siedetemperaturen  t„  und  t,  er- 


hält man  somit  für  die  entsprechenden 
Spannungen  s,  und  s,  die  Gleichungen; 

log  s„  = a — b a' c ß'» 

log  s,  = a — b a''  — c p'' 
und  durchSubtraktion  der  beiden  Gleichungen 


oder  log  ^ = 
^1 


log  s,  log  So  =:  b a'>  b a 

b (I  -I-  ln  a ■ t,  -f- 

(ln  a)« 
I -2 

(ln  fiy 
I -2 


c ;S'i  _j_  c fi'' 
(ln  a)’ 


t.*  + 


+ b(l  f lna  to  + 
c (i  - ln  A - 1, 


I-2-3 
(In  a)” 


t.’  + - 


+ c(l  + ln,i.t„  + ö'’.^ 


'+  - - 't,,' 

^ I-2-3 

I • 2 ■ 3 
(In 


+ ■ 


...) 

•) 


Die  Konstanten  a und  p der  Bi ot  sehen 
Formel  sind  mit  grosser  Annäherung  gleich  l, 
so  dass  die  natürlichen  Logarithmen  dieser 
Grössen  In  a und  In  ß ausserordentlich  kleine 
Zahlenwerte  besitzen.  Man  kann  daher  in 
den  vorstehenden  Exponentialreihen  die 
Glieder,  welche  höhere  Potenzen  von  ln  a 
und  ln  p enthalten,  fortlassen,  ohne  die  Giltig- 
keit der  Gleichung  merklich  zu  beeinflussen. 
Man  erhält  dann 


man  auf  beiden  Seiten  die  natürlichen  Loga- 
ridimen  wählt, 

2,302585  = In— =ln  c ~ 


log®‘ 


ln  — = ln  e 
s, 

erhält. 


»i,(r.  - 1.1 


— b(i  4-  ln  « ■ h)  I 
b ( I -f  In  a • t„)  I 
c(l+lnßt,)L 

■4*  c (t  4-  In  ? ■ L r 


s,  I -j~  b ( I -f-  In  a • to) 
oder 


■ b In  a - 1, 1 
4-  b ln  a • to  I 
- c ln  p • t|  ( 
4-  c In  p • t„  I 


log  4 = bin  oft,  t.)  Chip  ft,  to). 

So 

log  *'  = (b  In  a 4-  c ln  p)  (t,  t„). 

S(i 

Nun  kann  man  aber  gemäss  der  Defi- 
nition der  Logarithmen  setzen: 

- (bin  a 4-  c In  p)  (t,  - t,) 

sodass  man 

log  — ^ log,o  “ t***"  a + *:  äi  ■ 1*1 

= logio  “ ~ 

worin  M = b In  a 4- c ln  p ist,  oder,  wenn 


Hierauf  folgt  = e - (7) 

t>o 

Für  die  Spannungen  s,  und  s„  folgt 
bei  einer  anderen  Flüssigkeit,  die  nur  andere 
Werte  für  b,  c,  a und  p und  somit  nur  eine 
andere  Konstante  M',  und  andere  Siede- 
temperaturen t'i  und  t],  besitzt,  die  Beziehung 

'‘i  =e (-a) 

S 

Durch  Gleich.sctzen  der  beiden  für 

s„ 

gefundenen  zXusdrücke  (7)  und  (7a)  erhält 
man  e ~ "■  = c ~ *’>■  "i"  - '■')  (,S) 

oder  M,  (t,  t.)  = M',  (f,  - f„) 

t,  t„  M'  '• 
d.  h.  die  Formel  für  das  Gesetz  der  korre- 
spondierenden Siedetemperaturen. 

Aus  der  Dühring'schen  Tabelle  der 
Biot'schen  Konstanten; 


oder 


(9t 


SabBtaoz 


Schwefelwasserstoff 

Ammoniak 

zXethyläther 

Aethyljodid 

Wasser 

Quecksilber 


loir  (b  a') 


0-3575509  — 0.0021415  < 

t 0,4216822  — 0,0021415  t 
0,5516195  —0,0016561  t 
0,6008898  — 0,0015042  t 
0,6593123  — 0.0016561  t 
0,7895229  — 0.0008280  t 


log  (e  ,Ji| 


8,9364576— 10— 0.0079343  t 
j 9,1670958 — 10—0,00793431 
9,6337883  — 10  -0.0059507  t 
9.8177,558- -IO  0.0054133  t 
0.0207^1  -0,0059507  t 

I 0,4686338  0,0039753  t 


folgt,  dass  die  Werte  von  Ina,  In  p negativ  ebenfalls  negativ  wird.  Setzt  man  mit  Rück- 
sind und  daher  M,  -=  2.3025S5  (bin  a - clnp)  sicht  hierauf  M,  ^ — M,  .so  erhalt  man  für 
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die  Gleichung  (7)  die  gleichwertige  Gleichung 
?L  — e M »1  - M 
s 

oder  ^ = — = (i+?)T,-T., 

da  M ein  sehr  kleiner  Bruch  ist  und  somit 
e “ = I -|-  p gesetzt  werden  kann. 

Die  Gleichungen  (10)  niü.ssen,  da  sie 
aus  der  Bi ot 'sehen  Spannungsformel  ab- 


geleitet sind  und  nur  eine  andere  Formu- 
lierung des  Biot’schen  Dampfspannungs- 
gesetzes darstellcn,  ebenfalls  mit  den  Beob- 
achtungsdaten in  Uebereinstimmung  stehen. 
Nun  habe  ich  aber  aus  der  strengen  und 
folgerichtigen  Auslegung  der  Annahme,  dass 
der  Ausdehnungskoeffizient,  d.h.  dieVolumen- 
vergrösserung  des  Zwischenvolumens  für  i" 
Temperaturerhöhung  unveränderlich  ist,  die 
für  alle  Stoffe  und  Aggregatzustände  geltende 
Zustandsgleicliung 

(>>) 


Sl  V,  X , , ^ , , V,  — X . . _ V,  ■ 

J • (I  -f  • (I  + a)  T.  - T.  = • 


, j b (T,  ~ T.) 


abgeleitet.  Es  besteht  demnach  zwischen 
den  Konstanten,  dem  Zwischenvolumen  und 
den  Temperaturen  die  Gleichung 


Vj  - X ' ^ 

-■.)  = (,  4- ß) 

oder 

Vo  — X _ 

/L+IV’ 

Vi  — X 

U -f“ 

bezw. 

1,1  = c M (1,  - V,' 

V,  —X 

oder 

V,  - X 


Aus  der  Gleichung  (12)  folgt,  dass  die 
Zwischenvolumina  sich  in  geometrischer 
Reihe  ändern,  wenn  die  Temperaturen  in 
arithmetischer  Reihe  sich  ändern. 

Hier  ist  jedoch  nur  von  Interesse,  dass 
die  Gleichungen  (9),  (10),  (11)  und  (12)  nur 
ein  und  denselben  Sachverhalt  darstellen. 
Lässt  sich  nachweisen,  dass  die  Gleichung 
(i  i)  thatsächlich  auch  für  Dämpfe  Giltigkeit 
besitzt,  beispielsweise  für  Wasserdampf,  so 
kann  man  mit  Hilfe  der  beobachteten 
Spannungen  und  Temperaturen  des  Wasser- 
dampfes die  entsprechenden  Temperaturen 
aller  übrigen  Stoffe  mit  Hilfe  der  Formel 
(9)  für  dieselben  Spannungen  sofort  be- 
rechnen, sofern  man  nur  je  einen  Siedepunkt 


und  den  spezifischen  Faktor  q kennt.  Ich 
lasse  zunächst  die  Tabelle  für  Wasserdampf 
folgen,  in  welcher  die  nach  der  Formel 

V V — s — x)(l  +«)■•-■“ 

V,  X — s„  - - 

berechneten  Volumina  mit  den  durch  die 
Beobachtung  gefundenen  Voluraengrö.ssen 
des  Wasserdampfes  verglichen  sind.  Die 
Reihen  2,  3,  4 und  5 sind  aus  Rietschel’s 
Leitfaden  für  Heizungs-  und  Lüftungsanlagen 
(Teil  II),  die  fünfte  aus  D.  p.  J.  Bd.  315 
H.  22  entnommen  und  die  erste  aus  der 
zweiten  durch  Multiplikation  mit  760  er- 
halten. 

An  dieser  Stelle  möchte  ich  noch  auf 
den  Umstand  hinwei.sen,  dass  von  mir,  um 
die  Darstellung  nicht  zu  verwickelt  zu  ge- 
stalten, das  Näherungsgesetz  Gay  Lussae’s, 
nach  welchem  bei  kon.stanter  Temperatur 
das  Zwischenvolumen  dem  Druck  umgekehrt 
proportional  ist,  als  richtig  angenommen  ist; 
in  Wahrheit  trifft  dies  nicht  zu,  sondern  es 
gilt  auch  hier  das  gleiche  Gesetz  wie  für 
Temperatur  und  Zwischenvolumen,  nämlich 

— X = (v,  _ x)  - (I  + o)  — P“. 

Die  Versuche  von  Amagat  bestätigen 
diese  Formel.  Hierdurch  erklären  sich  die 
geringen  Abweichungen  zwischen  Theorie 
und  Beobachtung  a.  a.  O. 


Danipfs|>aanung 

Temperatur 

Voiumeo 

Volumen 

mm 

Queckailber». 

io 

Atmoapfa. 

in  kg  pro 
qm 

I kg  in  i’bm 
beobachtet 

1 kg  in  cbm 
berechnet 

UiHerenz 

15.2 

0.02 

206,7 

; 17.83 

67.115 

67,115 

0,0000 

30,4 

0,04 

413.3 

' 29.35 

34.722 

34.561 

0,1610 

45.6 

0,06 

620,0 

36,56 

23.641 

23.467 

0,174 

60,8 

0,08 

826,6 

41.92 

17.985 

'7.845 

0,140 

76,0 

0,10 

1033.3 

1 46,21 

14.556 

14.434 

0,122 

■5^ 

0,20 

2066,6 

60,45 

7.541 

7.485 

0,056 
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DampfipannuDg 

'remperatnr 

Volumen 

Volumen 

Differenz 

mm 

Qaeckailber«. 

in 

Atmotph. 

in  kg  pro 
qm 

1 kg  in  cbm 
beobachtet 

1 kg  in  cbm 
berechnet 

228 

0,30 

3099.9 

69,49 

5,141  1 

5,106 

0,035 

304 

0,40 

4133.2 

76,25 

3.917 

3.897 

0,020 

380 

0.50 

5166,5 

81,71 

3.172 

3,162 

0,010 

456 

0,60 

6199,8 

86,32 

2,672  j 

2,666 

0,006 

532 

0,70 

7233.1 

90.32 

2,310  1 

2.309 

0,001 

608 

0,80 

8266,4 

93.88 

2.037 

2,039 

0,002 

684 

0.90 

9299.7 

97,08 

1,823  1 

1,827 

0,004 

760 

1,00 

10334,0 

100,00 

1,654  1 

1,657 

0,003 

1 140 

1,5° 

15501.0 

111,74 

1.127  i 

1,136 

0.009 

1520 

2,00 

20668,0 

120,60 

0,8598 

0,8737 

0,0139 

1900 

2,50 

25835.0 

127,80 

0,6971 

0.7123 

0,0152 

2280 

3.00 

31002,0 

133,91 

0.5874 

0,6014 

0,0140 

3040 

4,00 

41336,0 

144,00 

0,4484  , 

0,4629 

0,0145 

3800 

5.00 

51670,0 

152,22 

0,3636  I 

0,3783 

0,0147 

4560 

6,00 

62004.0 

159,22 

0,3065 

0,321  I 

0,0146 

5320 

7,00 

72338,0 

165,34 

0,2652  1 

0,2796 

0,0144 

6080 

8,00 

82672,0 

1 70,8 1 

0,2339  , 

e» 

00 

d 

0,0143 

6840 

9,00 

93006,0 

175,77 

0,2095 

0,2235 

0,0140 

7600 

10,00 

103340,0 

180,31 

0,1897  ' 

0,2036 

0,0139 

Bei  der  Berechnung  des  Volumens  ist 
p„=o.o2,  V.  — x = 67,ii4,  t„  = 7i,83‘C„ 
0 = 0,00256,  log(i +«)  = 0,001  II  gesetzt 
worden.  Bei  o"  ist  die  Spannung  des  Wasser, 
dampfes  gleich  4,6  mm,  bei  100“  gleich 
760  mm;  sei  nun  der  spezifische  Faktor  q 
von  Aethylen  gleich  0,750  und  der  Siede- 
punkt bei  760  mm  gleich  — 1 10“  C..  so  er- 
hält man  aus  der  Dühring'schen  Formel 
für  das  Gesetz  der  korrespondierenden  Siede- 
temperaturen für  die  dem  Drucke  4,6  mm 
entsprechende  Temperatur  des  Aethylcn- 
dampfes  die  Gleichung 

* ( "°)  = o,75,  also  x = — 185“  C.. 

o — 100 


' = 0,750  zu  x = — 171,6 


während  bei  15,2  mm  die  entsprechende 
Temperatur  des  Aethylendampfes  sich  aus 
X — ( — 1 10) 

17,83  — 100 ' 
ergeben  würde. 

Für  Kohlensäure,  deren  Siedetemperatur 
bei  760  mm  gleich  — 78,20"  C.  ist,  würde 
sich  bei  4,6  mm  Dampfspannung  die  Gleichung 

X — (—78,2)  , „ _ 

1 — r — =0,522.  also  X = — 130,4“  C. 

O — 100 

ergeben.  Ein  hierauf  sich  gründendes  Kühl- 
verfahren dürfte  sich  technisch  leicht  durch- 
führen lassen. 

Gehen  wir  nunmehr  zu  dem  Einfluss  über, 
den  die  verbesserte  Zustandsgleichung  (9), 


(10),  (11)  und  (13)  auf  die  Theorie  der 
Kühl  maschine  n hat.  Legen  wirden  folgen, 
den  Entwickelungen  nur  die  Gleichung  (ll) 
*1  V,  — X . v„  — X l'üi-V 

T — D "T  07  — ' — ■ ® 

% V,  — X V,  — X 

oder  Si  (v,  — x)  = s„  (v,  — x)  e “ ü) 
bezw.,  wenn  man  i-|-a  = e'’  = c setzt, 
Si  (V,  - x)  = s„  (v,  — x)  • c'*  - •• 
zu  Grvmde,  so  müssen  wir  die  Gleichung  (2) 
p(v  — x)=  R c''",  (13) 

die  Gleichung  (3) 

p(v  — x)'‘=p,  (Vo  — .x)!“  (14) 

schreiben,  während  die  beiden  Gleichungen  (4) 
nicht  geändert  werden. 

Für  die  isothermische  Kurve  der 
Gase  erhält  man  aus  Gleichung  (13),  da  T 
dann  konstant  ist,  die  Gleichung 

p (V  — x)  = p,  (v,  — .x).  (15) 


Die  isothermische  Kun-e  der  Gase  ist  daher 
ebenso  wie  dies  in  Zeuner,  Thermodynamik 
(3.  Aufl.),  Bd.l,  S.  131,  unter  Voraussetzung 
der  Clapeyron’schen  Zustandsgleichung  (2) 
gezeigt  ist,  eine  gleichseitige  Hyperbel, 
deren  Konstante 


Pt  (vi  — x)  = Po  (v,  - x)  cT  = K cT. 
durch  den  Anfangszustand  und  zwar,  wenn 
man  wie  hier  die  Gewichtseinheit  eines  Gases 
zu  Grunde  legt,  durch  die  Anfangstemperatur 
T allein  schon  vollständig  bestimmt  ist. 

.Aus  Gleichung  (1)  folgt 


d Q = c,  d T d L = c,  d T A p tl  (v  — x). 


(16) 
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aus  Gleichung  (13) 


aus  Gleichung  O4) 


p d (v  — x)  + (v  — X ' d p = R ln  c • c’*'  d T 


p k (v  — x)  ~ ' d (v  — x)  -1-  (v  — x)  d p = o. 


(17) 

118) 


Durch  Elimination  von  d T und  K • c T aus 
Gleichung  (16)  mittelst  {17)  und  (13)  folgt 


<1  Q = d (P(v  — x))  -j-  Ap  d (v  — x).  (19) 


.‘^us  Gleichung  (13)  folgt 

Cp  — Cv  = A R (c  — c)  = A R c'  (c  — 1 ); 

somit  ergiebt  sich  aus 


(20) 


durch  Einsetzen  und  Zus«immenziehen 

^ — Ö«  — ^)  1"^  j (v  — x)  d p 4-  (1  + (k  - 1)  In  c)  P d (v  — x)  j.  (2l) 

Durch  Eliminierung  von  (v  — x)  d p folgt  aus  (21) 


'^Q  = (jj'Z:4)lnc  ! *"  — Pd(v  — x)  + (i  + (k 


1)  In  c)  p d (v  — x) 

oder  A Q = , ^ , , ! k ln  c c’  d T 4-  fk  — 1 ) ln  c k c'''  • ^ 1 1 

^ (k  — I ) ln  c I ' V — X 1 


A k In  c c*  I 
^ (k  — 0 fn  c I 

oder  d Q = , - | 

k — I I 


d T 4-  (k  1 1 
dT  4-  (k—  1) 


d (v  — x)  1 

V — X ) 

d(v  - x)  I 


I 

(22) 

(23) 


d Q = c. 


(_dT 
I k — I 


^(v  — X I 
V - X ) • 


Durch  Eliminierung  von  p d (v  — x)  folgt 
aus  (21) 


dQ  = „ (I  + (k 

^ (k  — i)lnc  I '■  ' 


I ) In  c)  k In  c c'*'  d T — (k  — I ) ln  c • k c 


rdp  I 


oder  d Q = ‘-i  ■ A k c’'  d T — A k c^  • 


d P 


dQ: 


dQ  = 


k - I 

I + (k  — 1)  ln  c C| 

k — I c — 1 

Cp  I I (k  — i)  In  c 


. d T — P 


dT 


Bei  der  i.sothermischen  Kompression  oder 
Expansion  ist  T eine  Konstante,  folglich 
erhalt  man  in  diesem  Falle  für  die  Arbeit 
in  Wärmemass 

V X 

oder  Q = c.  In  


oder  d Q = 

£p  k — 

— ' ■ ~ k 


— I 

k 

. Ip) 

p r 

(24) 

II 

Ci 

< 

d (v  — x) 

V X 

' c — 

dp 

I k pp 

(25) 

p 

h.Pi, 

p 

(26) 

.Aus  Gleichung  (26)  folgt 

c - I n 

P>  = ( lT-1^  . 

p Vv,  — X ' Vv,  — 


c — 1 

wenn  man  = n setzt. 

k — I 

(27)  Für  die  adiabatische  Kompression 

und  Expansion  ist  Q konstant,  also  d Q = o; 
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somit  ist  nach  den  Gleichungen  (21I,  (23) 
und  (24) 


+ (lt- 


i)lnc)'*-^  *■^  = 0,(28) 

V — X 


dT  + (k  — — o.  (29) 


dT- 


k — 1 dp 
I + (k  — 1)  ln  c p 


Aus  Gleichung  (29)  folgt 

~ = ^k-  t)ln'^~-, 
T,  V — x 

(3>) 

während  aus  (30)  sich  ergiebt; 

T k - I 1 f P \ 

T ,+(k_  f)lnc  ‘"lp„/- 

(32) 

Die  Arbeitsformeln  werden,  wenn  man 
statt  der  CI  apeyron 'sehen  Zustandsgicichung 
die  verbesserte  Zustandsgleichung  p (v  x) 
= R c’^  zu  Grunde  legt,  ebenso  einfach  und 
zur  Berechnung  bequem,  wie  die  früheren. 
Da  nach  der  Clapeyron'schen  Zustands- 
gleichung bei  den  hohen  Spannungen,  welche 
bei  den  Kühlmaschinen  Vorkommen,  ziem- 
lich erheblich  sind,  so  sollte  man  statt  der 
alten  die  neuen  Arbeitsformeln  zugrunde 
legen.  Vorher  ist  jedoch  an  zahlenmässigen 
Beispielen  der  Nachweis  zu  führen,  dass 
man  nach  diesen  Formeln  auch  wirklich  zu 
richtigen  Ergebnissen  gelangt.  Die  Lösung 
dieser  für  den  Kühlingenieur  nicht  unwich 
tigen  Aufgabe  muss  einer  besonderen  Be- 
arbeitung des  vorliegenden  Themas  Vor- 
behalten bleiben;  vielleicht  gelingt  es  dann 
auch  noch,  die  Gleichung  (4)  zu  berücksich- 
tigen, welche  zur  Vermeidung  zu  verwickelter 
Formeln  nicht  in  die  Grundgleichung  (i) 
eingeführt  wurde.  Indessen  scheint  dieser 
Forderung  schon  in  gewissem  Sinne  durch 
Gleichung  (20)  gerecht  geworden  zu  sein, 
wie  dann  noch  näher  begründet  werden  soll. 
Die  weitere  Behandlung  der  Theorie  der 
Kühlmaschinen  bleibt  dieselbe,  wie  in  den 
betreffenden  Kapiteln  in  Zeuner's  Thermo- 
dynamik und  braucht  daher  nach  Ableitung 
der  Grundformeln  hier  nicht  nochmals  wieder- 
holt zu  werden.  Dagegen  bleibt  zum  Schluss 
noch  übrig,  aus  dem  Siedefaktor  q für  Sauer- 
stoff, Stickstoff  und  Wasserstoff  für  die  beim 
Quecksilber  beobachteten  Spannungen  und 
Siedetemperaturen  die  entsprechenden  Siede- 
temperaturen mittelst  der  Ulrich  Dühring- 
schen  Formel  des  Gesetzes  der  korrespon- 
dierenden Siedetemperaturen  zu  berechnen 
und  mit  den  Dewar'schen  Werten  zu  ver- 
gleichen. 


Ebenso  wie  oben  aus  den  beobachteten 
Spannungen  und  entsprechenden  Siedetempe- 
raturen des  Wasserdampfes  für  die  gegebenen 
.Spannungen  der  Gase  die  entsprechenden 
Siedetemperaturen  mit  Hilfe  des  korrespon- 
dierenden Siedefaktors  q berechnet  worden 
sind,  soll  auch  hier  zur  Kontrolle  der  Dewar- 
schen  Angaben  zu  der  gegebenen,  aller- 
dings bedeutend  geringeren  Spannung  mit 
Benutzung  der  Beobachtungen  über  die  Dampf- 
spannungen des  Quecksilbers  die  entsprechen- 
den Werte  für  die  Siedetemperaturen  des 
Wasserstoffs,  Sauerstoffs  und  Stickstoffs  mit 
Hilfe  ihres  spezifischen  Siedefaktors  ermittelt 
werden.  Die  Spannungen  des  Quecksilber- 
dampfes und  die  entsprechenden  .Siede- 
temperaturen sind  in  der  nachstehenden 
Tabelle  enthalten,  welche  in  dem  Tabellen- 
werk von  Landolt  und  ßörnstein  an- 
gegebenen Werte  wiedergiebt. 


SpaooaDi; 

Tem}>craiur 

mm 

io  Cel«iu»i;rA<leQ 

0,02 

0 

0,0268 

10 

0,0372 

20 

0,0530 

30 

0,0767 

40 

0,1 120 

50 

0,1643 

60 

0,2410 

70 

0,3528 

80 

0,5 142 

90 

0,7455 

100 

'.0734 

1 10 

',5341 

120 

2.1752 

*30 

3,0592 

140 

4,2664 

.150 

5,9002 

160 

8,0912 

170 

I 1,0000 

180 

14,8400 

190 

19.9000 

200 

7600,000 

357*2 

15879,600 

33843,500 

400  1 Aut  dein 

Kal«ndrr  fuf 
4501  Elektro. 

65202,500 

ertr\i  Chemiker  voB 
5^  Dr.  A Neu- 

82650,000 

§ 20  ’ burger 

enlBomm«». 

Der  Wert  des  spezifischen  Faktors  q 
lässt  sich  nur  auf  einem  Umwege  ermitteln, 
da  zu  hohe  Spannungen  in  Frage  kommen 
und  solche  nicht  durchweg  in  genügender 
Höhe  für  Quecksilber  bestimmt  sind. 
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Für  schwefelige  Saure  ist  nach  Pictet 
und  Saroschewski  bei  — lO“  die  Spannung 
gleich  I Atmosphäre,  bei  -f"  die 

Spannung  gleich  30,65  Atmosphären,  für 
Stickstoff  nach  Wroblewsky  bei  — 193" 
die  Spannung  gleich  i Atmosphäre,  bei 
— 153,7°  die  Spannung  gleich  30,65  Atmo 
Sphären;  der  spezifische  Faktor  inbezug 
auf  schwefelige  Säure  ist  also 


^537  — (—  '93) 

+ 104,1— (—  IO) 


= q = 0,35. 


inbezug  auf  Wasserdampf,  da  derjenige  von 
schwefeliger  Säure  im  Verhältnis  zum  Wasser- 
dampf  gleich  0,8  ist,  demnach  gleich  0,35  0,8 
= 0,28,  in  Bezug  auf  Quecksilber  daher 


Ferner  ist  für  Sauerstoff  bei  — 184° 
die  Spannung  gleich  l Atmosphäre,  bei 
— 135.8  die  Spannung  gleich  22,2  Atmo- 
sphären, für  schwefelige  Säure  bei  -I-90.5 
die  Spannung  gleich  22,2  Atmosphären; 
der  spezifische  Faktor  des  Sauerstoffs  in- 
bezug auf  schwefelige  Säure  ist  demnach 
q = 0,48,  inbezug  auf  Wasser  daher  gleich 
0,48-0,8  = 0,384  und  in  Bezug  auf  Queck- 
silber q = 0,192. 


Aus  dem  Gesetz  der  korrespondieren- 
den Siedetemperaturen  folgt  daher  für  Stick- 
stoff und  Sauerstoff  die  Gleichung 


— 193  -- (-  x) 
357.2  — 0 


= 0,14 


— X = — 233”;  die  Dampfspannung  des 
Stickstoffs  beträgt  demnach  bei  — 233°  mit 
grosser  .Annäherung 0,2  mm,  wälirend  Dewar 
dafür  bei  der  wenig  niedrigeren  Temperatur 
einen  über  10  mal  kleineren  Wert  findet. 
Beachtet  man,  dass  die  Verdampfungsgrenze 
des  Eises  bei  — 100°  liegt,  so  erhält  man 
für  die  Verdampfungsgrenze  des  Stickstoffs 
die  Beziehung 

— '93  — (— x) 

-|-  100  — (—  100) 

,-llso  — X = — 249°. 


: 0,28, 


Für  Sauerstoff  erhalt  man 


— i84j (—x) 

357.2  — o 

also  — X = — 252,6°; 


O 192, 


somit  ist  die  Spannung  des  Sauerstoffdampfes 
gleich  0,02  mm  erst  bei  — 252,6°.  wahrend 
Dewar  dafür  bei  — 238°  einen  Druck  von 
nur  0,000076  mm  bezw.  0.000016  mm  findet. 
Für  die  Verdampfungsgrenze  des  Sauerstoffs 
erhält  man 


also 


— 1 84  — (—  x) 
+ 100  - ( — 100) 
— X = — 260,8°. 


0.384. 


Worin  liegt  der  Grund  dieser  grossen 
Abweichungen?  Einfach  darin,  dass  Dewar 
und  Flemming  das  Mariotte-Gay- 
L u s s a c'schc  Gesetz  nicht  einmal  in  der 
nur  auf  das  Zwischenvolumen  bezüglichen 
F'orm  benutzt,  geschweige  denn  die  auch  dem 
Einfluss  der  Temperatur  und  wie  oben  ange 
führt,  auch  der  Spannung  Rechnung  tragenden 
und  erst  von  mir  abgeleiteten  Spannungs- 
formeln berücksichtigt  haben.  Da  dadurch 
die  Grundlage  der  bisherigen  Thermometrie 
einen  erheblichen  Stoss  erhalten  hat,  so  sind 
die  hier  gefundenen  Unterschiede  erklärlich. 
Betreffs  des  näheren  Sachverhalts  muss  ich 
auf  meine  diesbezügliche  Arbeit  in  der  Elektro- 
chemischen Zeitschrift,  Heft  io,Jahrg.V°I  »All- 
gemeine Zustandsgleichung  der  Stoffe«  ver- 
weisen. Ich  will  zum  Schluss  beispielsweise 
nur  noch  anführen,  dass  Dewar  die  Dampf- 
dichte der  Luft  beim  Siedepunkt  nach  dem 
alten  Gesetz  gleich  der  dreifachen  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  findet;  in  U'irklich- 
keit  ist  dieser  Wert  nicht  richtig,  derselbe 
steht  durchaus  nicht  mit  den  Beobachtungen 
in  Uebereinstimmung,  während  dies  bei  der 
von  mir  gefundenen  Formel  thatsächlich  der 
Fall  ist.  Aus  der  von  mir  in  Heft  10  der 
Elektrochemischen  Zeitschrift  abgeleiteten 
Formel 

v -j X = (v°  — x)  (I  + *)  ■'■  + - T», 

in  welcher  log  a ==  0,001 1 1 ist,  folgt,  dass 
die  Dichtigkeit  der  Luft  beim  Siedepunkt 
gleich  1,7  der  Luft  bei  gewöhnlicher  Tempe- 
ratur ist,  während  Dr.  Behn  durch  seine 
in  Wiedemann 's  Annalen  veröffentlichten 
Versuche  die  Luftdichtigkeit  beim  Siede- 
punkt etwa  gleich  1,7 — 1,8  gefunden  hat. 
Die  Dewar’sche  Angabe  ist  also  theoretisch 
und  experimentell  nicht  haltbar.  Noch  auf 
weitere  Punkte  einzugehen,  welche  die  Un- 
sicherheit der  Dewar'schen  Resultate  be- 
dingen, ist  jetzt  noch  nicht  angebracht,  da 
verlässliche  Beobachtungen  fehlen.  Es  sei 
hier  nur  erwähnt,  dass  auch  die  Widerstands- 
änderung der  Leiter  mit  abnehmender  Tempe- 
ratur nach  einer  dem  von  mir  gefundenen 
Spannungsgesetz  ganz  gleichen  Formel  er- 
folgt. Wodurch  übrigens  der  scheinbar 
nach  Null  als  Grenze  abnehmende  Wider- 
stand bei  niedrigen  Temperaturen  über  den 

theoretischen  Grenzwert  von  rund  — hinaus 

2,3 

verkleinert  wird,  beruht  auf  einer  ganz 
anderen  Wirkung  der  .Abkühlung  und  soll 
.später  beantwortet  werden. 
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Hier  sei  nochmals  betont,  dass  nach 
den  Versuchen  von  Amagat  (Annales  de 
Chimie  et  de  Physique,  V.  Serie,  T.  22, 
p.  366  und  367)  für  \Va.sserstofT  bei  kon- 
stanter Temperatur  und  wechselndem  Druck 
die  auf  das  Zwischenvolunien  bezogene 
Spannungsformel  von  Mariotte  nicht,  wie 
D ö h r i n g behauptet,  p ( v — x)  = p„  (v„  — x) 
sondern  (v  — x)=(Vo  — x)(l-j-«>)Po  lauten 
muss.  Die  theoretische  Spannungsformel, 
welche  bei  der  Ableitung  der  Grundformel 
des  Wasserstoff-  und  Luftthermometers  von 
Pernet  bezw.  vonCheppuis  benutztworden, 
stimmt  demnach  mit  den  Beobachtungen 
nicht  überein.  Es  ist  daher  wirklich  zeit- 
gemäss  und  dringend  erforderlich,  dass  die 
Grundlagen  der  Thermometrie  durch  Ver- 
suche, wie  sie  seit  einigen  Jahren  in  der 
Physikalisch-Technischen  Reiclisanstalt  zur 
Schaffung  genauer  Thermometer  für  die 
tiefsten  bis  zu  den  höchsten  Temperaturen 
angestellt  worden,  von  neuem  und  unan- 
fechtbar sicher  gestellt  werden,  wobei  die 
von  mir  in  den  vorstehenden  Entwickelungen 
abgeleiteten  theoretischen  und  durch  Ver- 
suche bestätigten  Formeln  wohl  Berück- 
sichtigung verdienen  dürften.  Dass  das  von 
mir  oben  abgeleitete  Ausdehnungsgesetz 
v,  — X = (v«  — x)  thatsächlich  mit  den 

genauen  Versuchen,  welche  in  der  Reichs- 
anstalt  angestellt  worden  sind,  sich  deckt, 
geht  aus  der  nachfolgenden  Tabelle  hervor, 
in  welcher  ich  die  von  F.  Kohlrausch  ge- 
fundenen und  in  den  Annalen  der  Physik 
und  Chemie  veröffentlichten  Werte  für  das 
Volumen  des  von  Kohlrausch  für  tief- 
gradige  Thermometer  benutzten  Petroläthers 
mit  den  nach  meiner  Formel  berechneten 
Zahlen  verglichen  habe. 


No.  2.  v,  =■  690  emm,  v,/q  = 370; 
Länge  v.  o bis  188,8°  = 75,332  mm  (beob.) 
u.  — 74,54  mm  ber. 

X 0,47,  i — x=o,53;  log(i-}-a)  = o,cx3ii. 


Tempe-  t,  ber.’  j 

Kohl- 

r.o.ch.  Mewe.. 


Differcni, 


— 188,81  o,7p64  0,79855!  -|-  0,00215' 

— 79,0j  0,90691  0,9029  I — 0,00400 

— 49.7  0,9396  0.9373  -f  0,00229: 

0,0;  1,0000  1,0000  0,00000( 


22,7 
26,0 
-I-  30.4 


1,0319^  1,03127  — 0,00063; 
1,0365  1,03608  — 0,00042 
1,0439  1,04242!  — 0,00148 


0,44 


V 


0 


No.  3. 

v„  = 976  cmm,  v,|q  = 830;  x — 0.45898; 
I— X 0,54102  log  (l-f-al  — 0,001 1. 


— i87,7j  0,7969  0,79436  —0,0025 

— 79,9!  0,9054  0,90088  — 0,0045 

— 47,7  0,9395'  0,93843  + 0,001 1 . 

0,0!  1,0000!  1,00000  0,0000 

-\-  22,7!  1,0326  1,03202  — 0,0006 
-j-  26,0  1,0379  >,03683  — 0,00107 
-f-  30,9  1,045111.04404  —0,00106 

x=:0,47ti7;  I— x = o,52883. 

— 187,7  0,7983;  0,7999  -|- 0,0016 

— 79,9  0,906510,903t  ■ — 0,0034 

— 49.7|  0,9396  0,9374  —0,0022 

o,oj  1,0000  1,0000  0,0000 

-f-  22,7  1,0322  1,0313  — 0,0009 

-j-  26,0  1,0372  1,0360  j — 0,0012 


Die  beiden  ersten  Zahlenreihen  sind  aus 
der  wichtigen  Arbeit  von  F'.  Kohlrausch 
»Ueber  ein  Thermometer  für  sehr  tiefe 
Temperaturen  und  über  die  Wärmeaus- 
dehnung des  Petrolätherse  (Wied.  .>\nn.  N.  F. 
Bd.  60,  1897)  entnommen. 


ELEKTROLYTISCHE  WASSERZERSETZUNG.  SYSTEM  SCHOOP. 


Wir  sind  heute  in  der  Lage,  unseren 
Lesern  das  photographische  Bild  einer  be- 
stehenden elektrischen  Wasserzersetzungs- 
anlage kleineren  Umfanges  vor  Augen  zu 
fuhren.  Anlagen  für  die  elektrische  Ge- 
winnung von  Sauerstoff  und  Wasserstoff  be- 
.stehen  auf  dem  Kontinente  unseres  Wissens 
nur  drei  bis  vier'),  und  was  über  dieselben 

')  System  Garuti,  Hanau;  SU  Oahydriqoe  in  Bni- 
xellc«;  Saueratoflfabrik  Berlin  O.  m.  b.  H.  romiaU 
Or.  KIkan. 


in  der  technischen  Litteratur  bekannt  ge- 
worden ist,  ist  ausserordentlich  wenig,  da 
die  betreffenden  Verfahren  zumeist  als 
Fabrikation.sgeheimnisse  gehalten  werden; 
es  ist  somit  schwer  zu  entscheiden,  inwiefern 
die  zur  Zeit  bestehenden  Anlagen  anderer 
Systeme  zur  Zufriedenheit  ihrer  Besitzer 
arbeiten  und  rationell  betrieben  werden 
können. 

Der  Elektrolyseur,  System  Sch 00p, 
ein  Wasserzersetzungsapparat,  welchen  um- 
stehende Figur  veranschaulicht,  unterscheidet 
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sich  von  ähnlichen  Apparaten  hauptsächlich  da- 
durch, dass  jegliche  Diaphragmen  fehlen  und 
hierdurch  die  grösstmögliche  Betriebssicher- 
heit, sowie  chemische  Reinheit  der  Produkte, 
nämlich  Wasserstoff  und  Sauerstoff,  gewähr- 
leistet wird.  Tritt  nämlich  in  Folge  der  Ver- 
wendung von  Diaphragmen  eine  (wenn  auch 
noch  so  geringe)  Diffusion  der  Gase  ein,  so 
ist  mit  Wahrscheinlichkeit  anzunehmen,  dass 
ein  mehr  oder  weniger  reines  Knallgas- 
gemisch entstanden  ist.  Der  Druck,  unter 
dem  die  Gase,  getrennt  oder  gemischt,  aus- 
strömen, betragt  ira  Mittel  I m Wassersäule, 
kann  jedoch  in  gewissen  Grenzen  höher 


oder  niedriger  gewählt  werden.  Vor  dem 
Eintritte  in  den  Gasometer  durchstreichen 
die  Gase  Waschflaschen  mit  Kalkmilch,  wo- 
durch die  etwa  mitgerissene  Säure  neutrali- 
siert, bezw.  unschädlich  gemacht  wird;  um 
die  Gase  in  möglichst  trockenem  Zustande 
entweichen  zu  lassen,  wurden  früher  an  den 
einzelnen  Ausmündungsröhrchen  kugelförmige 
mit  Glaswolle  zu  beschickende  Ausweitungen 
vorgesehen,  wodurch  mitgerissene  Säure- 
tröpfchen zurückgehalten  wurden. 

Jeder  einzelne  Apparat  ist  mit  einem 
Säurestandmesser  versehen  (auf  der  Figur 
deutlich  sichtbar);  man  kann  sich  auch 


Pig.  74.  Aniftgr  zur  elehtrolrtiscben  Wiizerzersetzung. 


einer  automati.schen  Alarmvorrichtung  be- 
dienen, welche,  im  Falle  die  Gase  aus 
den  Entwicklern  unmittelbar  an  ihren  Be- 
stimmungsort und  nicht  in  die  Gasometer 
geleitet  werden,  in  unmittelbarer  Nähe  der 
Apparate  anzubringen  ist. 

Eine  Reinigung  bezw.  .-\u.seinander- 
nehmen  des  Apparates,  hat,  selbst  nach 
mehrmonatlichem  Betriebe,  nicht  .stattzu- 
finden, da  einerseits,  wie  erwähnt,  Diaphrag- 
men nicht  vorhanden,  andererseits  die  Elek- 
troden einer  Abnutzung  während  der  Arbeit 
nicht  unterworfen  sind;  mit  Ausnahme  des 
Nachfüllens  von  destilliertem  Wasser,  bedürfen 
die  Apparate  keiner  Bedienung  oder  .Aufsicht, 


Leistung:  Die  Apparate  liefern  für  die 
zugeführte  elektrische  PS  und  Stunde  68 
Liter  W'asserstoff  und  1 36  Liter  Sauerstoff 
und  zersetzen  108.5  gr  W'asser. 

Da  beide  Elektroden  der  Apparate  aus 
Hart-  bezw.  Weichblei  bestehen,  tritt  eine 
gegen  elckttomotorische  Kraft  auf,  welche 
für  einen  Kessel  je  nach  der  Höhe  der 
.Stromstärke  zwischen  2,5  und  3 Volt  variiert; 
die  Apparate  sind  somit  im  gewissen  Sinne 
Plantö  Akkumulatoren,  allerdings  von  geringer 
Kapazität.  Durch  diesen  Umstand  wird  dei 
Nutzeffekt  der  Anordnung  etwas  herunter- 
gedrückt, wogegen  hervorgehoben  werden 
muss,  dass  die  .Anschaffungskosten  um  ein 
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erhebliches  kleiner  ausfallen,  wenn  die  Elek- 
troden und  Elektrodenbehälter,  anstatt  aus 
Eisen-  oder  Stahlblech  (mit  Kalilauge  als 
Elektrolyt),  aus  Bleiblech  angefertigt  werden. 

Anwendung:  Sowohl  Sauerstoff  als 

auch  Wasserstoff  finden  dort  Anwendung, 
wo  es  sich  um  die  Erzeugung  hoher  Tempe- 
raturen zum  Schmelzen  von  Platin  und 
anderen  schwer  schmelzbaren  .Metallen  und 
Legierungen  handelt;  sodann  zur  Herstellung 
von  Drummond'schem  Kalklicht;  zum  Ilart- 
und  Weichlöten,  namentlich  Bleiblech  in 
Cellulose-  und  Schwefelsaurefabriken;  in 
vielen  Bergwerksbetrieben,  wo  den  Leuten 
während  der  Arbeit  Sauerstoff  zugepumpt 
wird;  zum  autogenen  Verbleien  von  Kupfer, 
Eisen  und  anderen  Metallen,  in  der  Uhr- 
macherei und  Bijouterie. 

Der  Sauerstoff  allem  kommt  auch  für 
viele  Zwecke  der  chemischen  Industrie,  in 
der  Metallurgie,  in  Laboratorien  und  in  der 
Medizin  in  Verwendung. 

Der  Wasserstoff,  wie  er  von  den  meisten 
Akkumulatoren-  und  chemischen  Fabriken 
zum  Löten-  von  Hart-  oder  Weichblei  in 
Benutzung  ist,  wird  auf  chemische  Weise 
hergestellt;  indessen  ist  die  Hitze  der  reinen 
Wa.sserstoflTlamme  nicht  genügend,  um  be- 
quem und  rasch  löten  zu  können,  weshalb 
der  Wasserstoff  nach  .Vrt  der  Knallgasge- 
bläse  mit  atmosphärischer  Luft  gemischt 
wird,  unmittelbar  bevor  derselbe  aus  dem 
Lötrohr  tritt.  Es  ist  wohl  richtig,  dass 
der  genannte  Vorgang  zur  Erzielung  starker 
örtlicher  Erhitzung  ausreicht,  aber  auf  keinen 
Fall  ist  derselbe  wirtschaftlich  zu  nennen, 
da  das  entzündete  Gemi.sch  kein  reines 
Knallgas  sein  kann,  vielmehr  circa  8o  • „ 


der  eingeleiteten  Luft  *)  zwecklos  miterhitzt 
werden  müssen. 

Genaue  Versuche  haben  ergeben,  dass 
es  möglich  ist,  eine  Gasersparnis  von  40 
bis  50  zu  erzielen,  wenn  anstatt  der 
atmosphärischen  Luft  reiner  Sauerstoff  mit 
dem  W'asserstoff  gemischt  wird,  wobei  zu- 
gleich wegen  der  rascheren  örtlichen  Er- 
wärmung das  Arbeiten  viel  flotter  vor  sich 
geht.  Die  Lötstellen  zeigen  gegenüber 
solchen  mit  Wasserstoff  und  Pressluft  her- 
gestellten  einen  viel  höheren  Glanz  und 
eine  be,ssere  Verbindung. 

Die  enorme  Hitze,  welche  die  reine 
Knallgasflamme  entwickelt,  erlaubt  Hart- 
lötungen selbst  an  grossen  Stücken  in  ver- 
hällnismä.ssig  kurzer  Zeit  auszufuhren;  das 
Verfahren  ist  insbesondere  geeignet,  an  im 
Feuer  hart  gelöteten  Gegenständen  undichte 
Stellen  nachzulöten,  ohne  den  Gegenstand 
nochmals  ganz  ins  F'cucr  bringen  zu  müssen, 
wobei  eine  Gefahr  für  das  Auflöten  anderer 
Stellen  besteht,  und  giebt  die  Möglichkeit 
an  die  H.and,  sonst  schwer  zugängliche 
.Stellen  zu  erreichen. 

Berücksichtigt  man  den  Umstand,  dass 
aus  Zink  und  Schwefelsäure  dargestellter 
Wasserstoff  recht  teuer  im  Preise  zu  stehen 
kommt  (etwa  Mk.  2, — für  i m*)  und  die 
schmierigen  Handhabungen  mit  den  be- 
treffenden Entwicklern  mit  erheblichem  Zeit- 
verlust verbunden  sind,  und  dass  ferner 
durchschnittlich  30 — 40  an  Arbeitszeit 
und  mindestens  so  viel  an  Gas  gespart 
wird,  so  ergeben  sich  für  die  Verwendung 
von  elektrolyti,sch  erzeugten  Gasen  bedeu 
tende  Vorteile. 

>)  Bekimnclich  entbill  die  atmosphäri»che  Luft  in 
100  Teilen:  78.35  Teile  StickilofT,  *077  Teile  Sauer* 
Stoff  und  0.88  Teile  Wa&serdampf  und  Kohlenainre. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1900. 

Von  £>r.  A/.  Krüger. 


Mehr  und  mehr  steigert  sich  der  Einfluss 
der  Filektrotchemie  auf  allen  Gebieten,  rastlos 
wird  an  dem  Ausbau  derselben  gearbeitet, 
und  jedes  Jahr  bringt  die  Fülle  neuer  wissen 
schaftlichcr  Thatsachen,  neuer  praktischer 
Anwendungen.  An  diesen  Erlolgen  hat 
wesentlichen  Anteil  das  immer  weitere  Aus- 
dehnung gewinnende  Studium  der  Elektro 


Chemie  auf  unseren  Hochschulen,  welches 
besonders  durch  die  Neueinrichtung  von 
elektrochemischen  Laboratorien  gefördert 
wird.  Wie  ausserordentlich  zweckmässig 
heutzutage  solche  Laboratorien  ausgestattet 
werden,  zeigen  die  V'eröffentlichungen  von 
K.  Lorenz:  Ueber  die  Starkstromanlage  im 
elektrochemischen  Laboratorium  des  eid- 
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genössischen  Polytechnikums  in  Zürich  ’) 
und  von  K.  Rlbs:  Ueber  das  physikalisch- 
chemische  Laboratorium  der  grossherzoglich 
hessischen  Landesuniversität  Giessen’).  Die 
Anforderungen,  die  an  den  elektrochemischen 
Unterricht  zu  stellen  sind,  werden  von 
F.  Foerster:  Ueber  die  Rolle  der  Klektro- 
chemie  im  chemischen  Hochschulunterricht’) 
und  von  R.  Lorenz  in  einem  Vortrage: 
Ueber  die  Ausbildung  des  Elektrochemikers, 
auf  der  7.  Hauptversammlung  der  deutschen 
Elektrochemischen  Gesellschaft*) genau  präci- 
siert  Dass  die  Elektrochemie  heutzutage 
schon  ein  wichtiger  Faktor  im  Kulturleben 
geworden  ist,  zeigen  auch  die  Verhandlungen 
darüber  auf  dem  4.  internationalen  Kongress 
für  angewandte  Chemie  zu  Paris’)  und  die 
Erfolge  derselben  auf  der  Pari.ser  Welt 
ausstellung,  über  die  auf  dem  Elektrochemiker, 
tag  in  Zürich  Quinke*)  und  in  besonders 
ausführlicher  Weise  W.  Horchers  in  .seiner 
Abhandlung:  Ueber  die  Elektrochemie  und 
ihre  weitere  Interessensphäre  auf  der  Pariser 
Weltausstellung  in  Zts.  f.  E.  \TI  37,  45,  69, 
77.  85,  93,  loi,  125,  149,  189,  229  referierte. 
Erwähnt  sei,  dass  letztere  Abhandlung  auch 
in  Buchform  erscheint. 

Dem  Wunsch,  allgemein  zu  verwendende 
Bezeichnungen  auch  in  der  Elektrochemie 
einzuführen,  trägt  ein  Vorschlag  von 
M.  Hollard’)  Rechnung, 

Theoretische  Untersuchungen  und 
Abhandlungen. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  für  die 
theoretischen  Verhältnisse  und  p>forschung 
der  chemischen  Eigenschaften,  Zusammen- 
setzung etc.  der  Elektrolyte  ist  die  Bestimmung 
der  Leitfähigkeit,  und  die  Vervollkommnung 
der  bekannten  Methoden  derselben  wird  von 
allen  Seiten  angestrebt.  So  beschreibt  J.  L.  R. 
Morgan’)  drei  Neuerungen  zu  der  Kohl- 
rausch sehen  Methode  für  Leitfähigkeits- 
messungen, welche  den  Unterbrecher,  die 
Bestimmung  schlecht  leitender  Flüssigkeiten 
und  die  Art  und  Weise  der  Ablesung  auf 
dem  Bruckendraht  betreffen. 

Die  Leitfähigkeit  und  die  Dissociation 
einiger  Elektrolyte  behandelt  eine]  von 
W.  Foster  jun.’)  veröffentlichte  Arbeit,  in 
welcher  die  spezifische  und  äquivalente  Leit- 


■)  zu.  I,  E.  VI.  357. 

’)  Zu.  f.  E.  VI.  515. 

•)  Zu.  f,  E.  VI.  453- 
•)  Zu.  I,  E.  VII.  zoi. 

*)  Diese  Z«it»chr,  VII.  J59,  179. 

«)  Zw.  f.  E.  VII.  222. 
f)  Zl*.  f.  E.  VII.  139. 

»)  Journ.  Atner.  Cbem.  Soc.  22,  l a.  26. 
•)  Phys.  Kevie«  8,  258. 


fähigkeit  einer  Reihe  von  Salzen  und  Säuren, 
sowie  deren  Temperaturkoeftizient  zwischen 
18  und  26“  und  die  Dissociationsgrade  mit- 
geteilt werden.  Durch  die  Messung  der  Leit- 
fähigkeit natriumsubstituierter  Nitroparaffine 
hat  O.  Sulc*’)  festgestellt,  dass  dieselben 
gute  Ivlektrolyte  sind.  Die  Beziehungen 
zwischen  der  elektrolytischen  Leitfähigkeit 
und  der  innern  Reibung  von  Salzlösungen 
hat  P.  Massoulier  Compt.  rendus  130.  773 
geprüft.  F.  Goldschmidt  *')  hat  durch  die 
.Messung  der  Leitfähigkeit  von  wässerigen 
Ammoniaklösungen  festgestellt,  dass  nur  bei 
grösserer  Verdünnung  das  Ostwald’sche 
Verdünnungsgesetz  gilt,  während  bei  höherer 
Konzentration  die  Werte  rasch  abnehmen. 
Bemerkenswerte  Ver.schiedenheiten  gegenüber 
wässerigen  Lösungen  zeigen,  wie  A.  T. 
Lincolm”)  gefunden  hat,  Elektrolyte  in 
nicht  wässerigen  Lösungsmitteln.  Zwar  steigt 
im  allgemeinen  mit  steigender  Temperatur 
die  Leitfähigkeit,  doch  findet  dies  meist  nur 
bis  zu  einem  Ma.Ninium  statt,  um  dann  wieder 
geringer  zu  werden.  Eine  Extrapolation 
der  Leitlähigkeitswerte  für  unendliche  Ver- 
dünnung ist  nicht  möglich,  auch  sind  weder 
das  Ostwald'sche  noch  das  Rudolphi'sche 
Verdünnuiigsgesetz  verwendbar,  weil  meist 
die  molekulare  Leitfähigkeit  bei  höherer 
Verdünnung  sinkt.  Die  Nernst'sche  Be- 
ziehung zwischen  Dielektrizitätskonstante  und 
dissociierender  Kraft  des  Lösungsmittels 
besteht  zwar  im  allgemeinen,  aber  nicht  immer 
übt  die  Polymerisation  einen  Einfluss  aus. 

Bekanntlich  ist  das  flüssige  Ammoniak 
ein  wichtiges  dissociierendes  Lösungsmittel, 
über  dessen  Eigenschaften  neuerdings  wich- 
tige .Arbeiten  veröffentlicht  wurden.  H.  M. 
Goodwill”)  hat  die  Dielektrizitätskon.stante 
und  die  Leitfähigkeit  des  flüssigen  Ammoniaks 
bestimmt.  Die  Messungen  der  Dielektrizitäts- 
konstante ergaben  dieselbe  viel  niedriger 
als  die  des  Wassers  (22  bei  — 34’,  gegen  52), 
was  im  W'iderspruch  mit  der  von  Nernst 
gefundenen  Beziehung  steht.  Die  Leitfähigkeit 
des  flüssigen  Ammoniaks  hat  Goodwin  zu 
1,6  • I0"<  und  den  Temperaturkoeffizient  der 
Leitfähigkeit  zu  0,011  ■ lO“*  zwischen  —30 
und  — 12’  gefunden.  Wichtig  ist  die  Beob- 
achtung, dass  wie  bei  Wasser  die  molekulare 
Leitfähigkeit  von  in  Ammoniak  gelösten  Salzen 
mit  der  Verdünnung  steigt. 

Während  nun  aber  Goodwin  für  seine 
Messungen  das  gewöhnliche  Handelsammoniak 


11)  Zts.  I.  phy«.  t:bem.  32,  625. 
u)  Phyi.  Zli.  I,  287. 

•2)  Jonro.  phy«.  Chem.  3,  457. 
■•)  l>hyt.  Review  8,  38. 
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benutzte,  stellte  sich  C.  Frcnzel“)  ganz 
reines  Ammoniak  her.  Dabei  ergab  sich 
nun  in  erster  Linie,  dass  die  Leitfähigkeit 
des  flüssigen  Ammoniaks  wesentlich  kleiner 
ist  als  oben  angegeben,  während  der  Tempe- 
raturkoefflzient  grösser  ist.  Bei  Zumischung 
von  Wasser  erhöht  sich  die  Leitfähigkeit 
des  Ammoniaks  nicht  besonders.  Frenzei 
hat  auch  die  anodische  Polarisation  bei  der 
Zersetzung  von  Ammoniak  durch  den  elektri- 
schen Strom  gemessen  und  drei  Knickpunkte 
gefunden,  welche  beweisen,  dass  das  Ammo- 
niak als  schwache  dreibasische  Säure  anzu- 
sehen ist.  Durch  Messung  der  kathodischen 
Polarisation  liess  sich  feststellcn,  dass  die 
Wasserstoflentwicklung  aus  Ammoniak  eine 
primäre  ist.  Bezüglich  eines  weiteren  Lösungs- 
mittels, des  Wasserstoffsuperoxyds,  konnte 
H.  T.  Calvert'*)  konstatieren,  dass  sich  aus 
der  Messung  der  Dielektrizitätskonstante  einer 
wässerigen  Wasserstoffsuperoxydlösung  eine 
solche  von  92,8  des  reinen  Wasserstoflsuper 
Oxyds  berechnet,  so  dass  im  Einklang  mit 
der  Voraussage  Brühl’s  das  Wasserstoff 
Superoxyd,  welches  nach  demselben  keine 
Hydroxylgruppen  enthält,  wegen  seiner  dispo- 
niblen Valenzen  eine  abnorm  hohe  Dielek- 
trizitätskonstante besitzt. 

Die  starken  Elektrolyte  fügten  sich  bisher 
nicht  in  das  Ostwald’sche  Verdünnungs- 
gesetz. H.  Jahn“)  glaubt,  dass  die  Wan- 
derung.sgeschwindigkeit  bei  sehr  starker 
Dissociation  beeinflusst  wird,  er  bestimmt 
deshalb  aus  zwei  unabhängigen  Messungen 
die  Beweglichkeit  der  Ionen  und  findet,  dass 
bei  Berücksichtigung  dieser  das  Ostwald’sche 
Gesetz  auch  für  die  starken  Pilektrolyte  gilt. 

Die  Verwertung  der  Folgerungen  aus 
der  Dissociationstheorie  bezüglich  der  Leit- 
fähigkeit gemischter  Lösungen  oder  der 
Elektrolyse  solcher  sowie  zu  andern  physi- 
kalischen Konstanten  ist  in  ausgedehntem 
Masse  geschehen;  J.  G.  Mac  Gregor“) 
hat  unterVerwendung  der  Dissociationstheorie 
Formeln  für  die  elektrolytischen  Vorgänge 
wässeriger  Lösungen,  welche  zwei  Elektro- 
lyten mit  einem  gemeinschaftlichen  Ion  ent- 
halten, aufgestellt  und  die  Giltigkeit  derselben 
durch  V'ersuche  bewiesen.  Eine  weitere 
Arbeit  von  J.  G.  Mac  Gregor“)  handelt 
über  die  Berechnung  der  Dissociation  kom- 
plexer Lösung  gegebener  Konzentration  und 
das  umgekehrte  Problem.  Die  Veröffent- 

I*)  Zu.  f.  E.  VI.  477. 

*»)  Ano.  d.  Phyt.  Wied,  Ann.  (4)  l,  4S3. 

'•)  Zu.  I.  phys.  Ch.  33,  545. 

”)  l)ic»e  Zeit»chr.  VI.  J09,  VU.  26. 

'*)  Diese  Zeitschr.  VII.  104. 


lichung  von  E.  H.  Archibald:  Beziehung 
der  Oberflächenspannung  und  desspeziflschen 
Gewichtes  einiger  Lösungen  in  Wasser  zu 
ihrer  Ionisation  beweist,  dass  es  mit  Hilfe 
der  Dissociationstheorie  gelingt,  die  Ober- 
flächenspannung um  das  spezifische  Gewicht 
der  Mischungen  von  Kalium-  und  Natrium- 
sulfatlösungen bei  Konzentrationen  von 

0. 05 — 0,4  Grammmolekülen  pro  Liter  unter- 
halb der  Grenzen  eines  Beobachtungsfehlers 
zu  berechnen.  Ebenso  gelingt  dies  bezüglich 
des  spezifischen  Gewichtes  bei  Lösungen 
von  Kaliumsulfat  und  Natriumchlorid.  Eine 
gleiche  Arbeit  ist  die  von  I.  Barnes“)  über 
die  Leitfähigkeit,  das  spezifische  Gewicht 
und  die  Oberflächenspannung  wässeriger 
Lösung,  die  Kaliumsulfat  und  Kaliumchlorid 
enthalten.  Eine  weitere  V>röflentlichung  des- 
selben .Autors  handelt  über  das  Verhältnis 
der  Viscosität  von  .Mischungen  verschiedener 
Salzlösungen  zu  ihrem  lonisationszustand.  ”) 

Die  Dissociations  - Konstanten  sehr 
schwacher  Säuren  haben  James  Walter  und 
W.  Cormack*')  mit  Hilfe  eines  besonderen 
Apparates  bestimmt. 

.Aus  Versuchen  über  die  Leitfähigkeit 
der  Oxyde  bei  hohen  Temperaturen  schliesst 

1.  Sohlmann“),  dass  die  Leitfähigkeit  eine 
periodische  Funktion  der  Atomgewichte  der 
betreffenden  Elemente  ist,  .A.  Smithells, 
H.  M.  Dawson  und  H.  A,  Wilson“)  halten 
es  für  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  elek- 
trische Leitung  von  Salzen  in  der  Flamme  eine 
elektrolytische,  durch  Ionen  verursachte  ist. 

Bei  der  Elektrolyse  geschmolzener  Salze 
scheint  in  vielen  Fällen  und  unter  bestimmten 
Umständen  das  Faraday'sche  Gesetz  zu 
versagen.  A.  Helfenstein’*)  hat  nun 
quantitative  Versuche  angestellt,  bei  denen 
die  Ausbeute  an  Metall  bei  verschiedenen 
Temperaturen  bestimmt  wurde,  um  so  die 
Ursache  der  Abweichungen,  welche  in  dem 
bei  diesen  Temperaturen  schon  beträcht 
liehen  Dampfdruck  des  Metalles  liegt,  fest- 
zustellen. Dass  das  p'araday'sche  Gesetz 
auch  für  nichtwässerige  Lösungen  gilt,  hat 
L.  Kahlenberg“)  durch  die  elektrolytische 
Abscheidung  von  Metallen  aus  solchen 
Lösungen  nachgewiesen.  Versuche  über  das 
elektrochemische  Aequivalent  des  Kupfers 
und  Silbers  haben  Th.  W.  Richards, 
E.  Collins  und  G.  W.  Heimrod’*)  an- 

1*)  Diese  Zcitschr.  VII.  75. 

*•)  Diese  Zcitschr.  VII.  134. 

*')  Proceed.  Chem.  Soc.  15.  2O8. 

rl)  Elcklrot.  Zts.  26,  675. 

>•)  Zts,  f.  phys.  Ch.  32,  303. 

Zts.  aourc.  Chem.  23,  25$. 

**)  Joarn,  phys.  Chem.  4,  349. 

Ztj,  f.  phys.  (äicm.  32,  321. 
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gestellt.  VV.  Dittenberger  und  R,  Diete“') 
haben  die  Ueberführungszahlen  der  von 
Hittorf  und  Salkowski  schon  gemessenen 
Säure  HjPtCljO  bestimmt  und  gefunden, 
dass  dieselbe  mit  denen  der  I’latinchlor- 
wasserstoffsäure  in  Einklang  sind.  Bei  Zinn- 
chlorid stellte  sich  heraus,  dass  das  Zinn 
zur  Kathode  wandert.  D:is  elektrochemische 
Aequivalent  des  Kohlenstoffs  hat  H.C.  l’h  a se**) 

>^}  Wied.  Aon.  68,  833, 

*•)  Jouro.  phjfi.  Chem.  4,  38. 


durch  elektrolytische  Auflösung  von  Kohle- 
anoden in  Kalilauge  zu  3,6  in  naher  Ueber- 
einstimmung  mit  Coehn  gefunden. 

E.  Müller  beschreibt  ••)  eine  Vorrichtung 
zur  Veranschaulichung  der  Wanderung  und 
Ausscheidung  der  Ionen,  einen  ähnlichen 
•Apparat  hat  auch  F.  Kohlrausch*“)  an- 
gegeben. 

•»)  Zu.  I.  E.  VI.  589. 

••)  Zu.  f.  pliys.  Ch.  34,  559. 

(Fort»et<ung  folgt.) 


REFERATE. 


starke  MetallDledersehlflge  in  kurzer  Zelt. 

(Nickel  - Schnell  • Plastik.)  W.  Pfan  hauser. 

’Metallarb.  1900 

Das  Restreben,  in  kurzer  Zeit  starke  Nickel- 
niedersrhläge  zu  erreichen,  hat  sich  in  unserer 
F.lektroplattier-Industrie  rasch  Eingang  verschafft, 
und  der  in  letzter  Zeit  vom  Verf.  ausgcarbciietcn 
und  veröffentlichen  Methode  der  Erzeugung  von 
Kupfer-Cialvanos  in  kurzer  Zeit,  reiht  sich  jetzt 
ein  Verfahren  an,  dem  er  den  Namen  »Nickel- 
Schncll-Plastikf  giebt. 

Es  war  schon  lange  angesirebt,  ein 
brauchbares  Nickel  - Plastik  • Bad  zusammenzu- 
stellen, um  dem  langgehegten  Wunsch  nach 
einem  brauchbaren  Nickcl-Plastik-Bad  nachzu- 
kommen. Jedermann,  der  mit  Nickelbadern 
gearbeitet  hat,  weiss  aus  Erfahrung,  dass  es 
äusserst  schwierig  ist,  Nickclniederschläge  in  der 
Stärke  von  Bntchtcilcn  eines  Millimeters  darzii- 
stellen,  ohne  dass  sich  die  Nickelschirhle  ab- 
blättert. .aufrollt,  oder  wie  der  Praktiker  zu 
sagen  pflegt,  »aufsteigti.  Wir  haben  nach  ein- 
gehenden Versuchen  eine  Lo.'^ung  gefunden, 
welche  kohärente  Nickclniederschläge  von  be- 
liebiger Stärke  zu  erzeugen  gestattet.  Die  hier- 
für bestgccignetc  Stromdichte  betrug  0,3  bis  0,4 
Ampere  pro  (^uadratd)ecimeter  Warenflächc,  also 
eine  ziemlich  normale  Grosse,  die  es  l>egreiflich 
erscheinen  lässt,  dass  zur  Erzielung  eines  Nieder- 
schlages von  I mm  Stärke  458  bis  194  Stunden 
benötigt  woirden. 

ln  der  letzten  Zeit  ist  es  uns  auf  Grundlage 
der  modernen  clektro-chemischen  Theorien  und 
nach  vielen  Versuchen  gelungen,  ein  Verfahren 
ausfindig  zu  machen,  mit  welchem  ganz  bedeutend 
rascher  als  bisher  gearbeitet  werden  kann,  so 
zwar,  dass  eine  Nickelschichtc  von  1 mm  Stärke 
tn  8—9  Stunden  zu  erzeugen  ist. 

Der  praktische  Wert  dieser  Neuening  in  der 
Elektroplattierung  i<^t  ganz  unabsehbar;  vor  allein 
wild  sich  dieses  Verfahren  in  Druckereien 
cinbürgern,  in  denen  man  die  Kupfer-Druckplatten 
oder  (’lirhtJs  vernickel»,  um  ihnen  grossere 
Haltbarkeit  zu  verleiben.  Besonders  aber  wird 


sie  sich  in  den  Schriftgiessereien  nutzbar  machen, 
wo  die  Formen  zum  Lettemguss  erzeugt  werden! 
Bisher  wurden  diese  Formen  aus  dem  leicht 
verzundernden  Kupfer  galvanopla.stisch  erzeugt 
und  erst  in  neuerer  Zeit  auf  unsere  Anregung 
auch  aus  Nickel,  jedoch  blieb  trotz  der  eminenten 
Vorteile,  welche  Nickelformen  infolge  ihrer 
grosseren  Feuerbeständigkeit  und  Härte  gegen 
Kupferformen  darbieten,  die  Nickelplastik  im 
Hintergrund,  lediglich  der  langen  Arbeitsdaucr 
wegen,  die  zur  Herstellung  des  galvanischen 
Nickelniederschlages  erforderlich  war. 

Jetzt,  da  diese  einzige  und  wichtigste 
Schwierigkeit  überwunden  Ist,  wird  die  Nickcl- 
plastik  ein  ganz  bedeutendes  Feld  in  der  In- 
dustrie erobern,  nicht  nur  auf  dem  Gebiete  der 
Nachbildungs-Präge-  und  Druck -Galvanoplastik, 
sondern  auch  in  der  Vernickelung  von  Meiall- 
tabrikaten.  Man  kann  jetzt  ihatsächlich  in 
3 — 3 Minuten  einen  ebenso  haltbaren  und  fc.st- 
haftenden  Nickelniederschlag  auf  Gebrauchsgegen- 
stände erzielen,  wozu  man  bisher  mehrerer  Stunden 
Zeit  bedurfte,  ein  Vorteil,  dessen  Bedeutung 
jedermann  cinleuchten  wird,  wenn  man  berück- 
sichtigt, dass  dadurch  nicht  blos  Zeit  an  Arbeit, 
sondern  auch  Raum  für  die  Klektroplaitierungs- 
.Anlage  gespart  wird,  da  man  mit  einer  bedeutend 
geringeren  Haderanzahl  arbeiten  kann,  als  mit 
gewöhnlichen  Nickelbadern.  Das  auf  diese  Art 
niedergeschlagene  Nickel  i'it  au.sserst  homogen 
und  hart,  dabei  sehr  gut  bearbeitungsfähig,  nicht 
spröde,  sondern  ela.stisch,  besitzt  also  ßgenschaften, 
wie  sie  durch  kein  anderes  Verfahren  erreichbar 
sind.  Es  ist  leicht,  Nickelbleche  beliebiger  Stärke. 
el>enso  nickelplatierte  Bleche  darzustellen,  wie 
es  bis  jetzt  nur  auf  feurigem  Wege  durchSchweissen 
möglich  war.  Man  wird  Kupfer-,  Eisen-,  Messing- 
bleche mit  beliebig  starken  Nickclschichien 
elektrolytisch  plattieren  und  diese  zu  feiierfesfen 
Gebrauchsgegenstanden  wie  zu  Kochgeschirren, 
Oefen  und  .so  weiter  verwenden  können,  denn 
es  sind  auch  nur  ganz  geringe  Schleif-  und 
Polierkosicn  notig,  um  den  so  plattierten  Blechen 
und  Objekten  Glanz  zu  verleihen,  da  das  aus- 
geschiedene Nickel  schon  an  und  für  sich  ziemlich 
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glatt  und  glanzend  ist,  zur  Knospcnbildung,  wie 
wir  diese  in  der  Kupfergalvanoplastik  gewohnt 
sind  und  dort  nur  mit  l^sondercn  KunsigrifTcn 
zu  vermeiden  vermögen,  absolut  nicht  neigt, 
wenn  die  Anlage  nach  unserer  Angabe  ausge- 
führt wird. 

Als  Stromquelle  dienen  lediglich  Gleichsiroin- 
maschinen,  zum  Unterschiede  von  den  in 
.\merika  mehrfach  angestelltcn  Versuchen  mit 
kombinierten  Gleich-  und  Wechselstrom-Anlagen 
behufs  Krziehing  stärkerer,  nicht  aufrollender 


Nickelschichten.  Das  Verfahren  ist  also  leicht 
kontrollierbar,  die  Arbeit  selbst  sehr  leicht 
regulierbar;  natürlich  ist  die  erforderliche  strom- 
lieterndc  Dynamomaschine  entsprechend  der 
anziiwendenden  Stromdichten  bis  über  10  Ampere 
pro  (^uadrat-Decimeter  Warenfläche  mit  höherer 
Stromleistung  zu  bauen  und  sind  auch  die  Kraft- 
kosten für  diese  raschere  Arbeit  hoher,  was  aber 
durch  die  gesteigerte  Leistungsfähigkeit  und 
geringen  Kosten  Air  /ins  und  Arbeitslohn 
mehrfach  gedeckt  wird. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Sammler«lektrode  mit  Husetrifter  aas  Iioller- 
8toir.  ~ William  Moor:  Mc  U o a a I 1 in  Kasi 
Oraage.  New  Jersey,  V.  St,  A.  — I.).  R.  I*.  IIO939. 


l>er  gitterförmige,  aas  nicht  leitendem  >tofi'  herge- 
stellte  Masaetragcr  /4  iat  von  senkrechten  Kanälen  dareb* 
noaeo.  In  welche  die  senkrechten  Stege  S des  Strom» 
leiten  L eiogefUhrt  werden.  Die  in  den  Gitteröffoungen 
(t  liegenden  l'eile  der  Stege  sind  hreiigedrOckt,  am  den 
Kelter  L in  dem  Gitter  A festzulegeii  und  gleichseitig 
seine  (')bertlache  ta  vergrössern.  In  die  Giilerotfnungen 
G wird  <lic  wirksame  Masse  einge^irichen. 


Apparat  zur  CJektrolyta  von  Wasser.  oi.kar 

Schmidt  in  Zürich.  ~ D.  R.  P.  iinji. 


Vui  76. 


Uer  Apparat,  welcher  sor  elekirolytiachen  Dar- 
Stellung  von  SaaentofT  und  Wasserstoff  dienen  soll,  ist 
nach  Art  einer  Filterpressc  gebaut.  Er  hat  den  Zweck, 
das  von  den  Gaaströmen  mitgerissene  Wasser  in  die 
betreffenden  Elektrodenräume  zurUckrofUhren,  tun  so 
einerseits  eine  Krsparois  an  dem  Elektrolyten  herbeizu- 
fdkren«  andererseits  einen  Verlost  an  Gas  zu  vermeiden, 
Oies  wird  dadurch  erreicht,  dass  jeder  der  beiden 
Gasauslksse  k o (o  durch  A verdeckt)  je  in  einen  Gas- 
abscheider //  mündet,  welcher  durch  geeignete  Rohr- 
verbindangen  tv  t mit  dem  die  Zellen  mit  Wasser  ver- 
<H>rgcnden  Kanal  W kommuniziert.  Der  Zadaas  des 
Wassers  wird  datiei  so  geregelt,  dass  die  Gasabscheider 
bis  über  die  Einmündung  der  Gasrohre  mit  Wasser  ge- 
füllt sind.  Die  in  die  Gasabscheider  unter  Mitreiasen 
von  Wasier  eintretenden  Gase  trennen  sich  hier  von 
diesem,  während  das  Wnaser  durch  Fallrohr  W in  den 
Kanal  &'  / tritt. 

Sammlerelektrode  aus  obereloandar  liegendan 
BlaChStralfsn.  — Sächsische  Akkumnla- 
toren-Werke,  Akiiengesellschaft  in  Dresden.  — 
I)  K.  F.  II 1264. 


rn 


F«.  77 


Die  Elektrode  ist  aus  einzelnen  Bleistreiien  die 
u»  dem  einen  Ende  nmgebogen  sind,  so  aofgebant,  dass 
die  geraden  Enden  der  Bleisireifen  sich  in  der  Mitte 
überlappen.  Mit  dem  Elektrodenrahmcn  werden  die 
''(reifen  darch  eine  Lötnabt  f verbunden.  Letztere  be- 
hndet  sich  entweder  in  der  Milte  oder  an  jeder  Seite 
de»  Rahmens.  Im  ersteren  Falle  sind  die  Streifen  an 
den  RahmeDteiteii,  im  letzteren  Falle  in  der  Rabmen- 
mittc  frei  beweglich  und  stützen  sich  gegenseitig.  Dic 
l’inbördelnng  an  dem  einen  bezw.  die  Ueberlappnng 
an  dem  anderen  Ende  halten  an  den  freien  Enden  der 
Streifen  den  paralleten  Abviand  derselben  unter  einander 
n 11  frech  t. 
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BÜCHER.  UND  ZEITSCHRIFTEN  UBERSICHT. 


Thompson»  Silvanus  V.  Mietuiel  Faradays  Leben 

und  Wirken*  Autorisierte  ITchersetrung  von  Agathe 
Schütte  und  Dr.  Heinrich  Danseei.  Mit  eioem 
Fortr&i  und  22  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen 
Halle  a.  S.  1900.  Druck  und  Verlag  von  Wilhelm 
Knapp.  Preis  M.  9 —. 

Das  Leben  und  Wirken  des  grossen  Altmeisters 
der  Elektrotechnik  kennen  zu  lernen,  muss  nicht  nur 
auf  jeden  Elektriker,  sondent  auf  jeden  Gebildeten 
überhaupt  einen  grossen  Reiz  ausüben,  besonders  dann, 
wenn  die  Beschreibung  desselben  aus  einer  in  jeder 
Hinsicht  so  berufenen  Feder  stammt,  wie  die  des  Ver- 
fassers es  ist.  Mit  grossem  Kleisse  bat  der  letztere  die 
auf  Faraday  Bezug  habende  Litteratur  studiert  und  zu- 
sammengelragen  und  die  Früchte  seiner  Studien  in  vor« 
Hegendem  Werke  niedergelegt.  Dasselbe  l^eschüitigt 
sich  ebensowohl  mit  dem  Süsseren  I.ebcm^^ange  des 
grossen  Forsehers,  wie  mit  einer  ausführlichen  Dar* 
Stellung  seiner  wissenschaftlichen  Arbeiten  und  seiner 
religiösen  Ansichten,  die  ja  bekanntlich  auf  die  Ge- 
staltung seines  Lebensabends  einen  so  entscheidenden 
Einfluss  ausüblen.  Es  ist  mit  Freurlen  zu  hegrüsseo. 


dass  die  deutsche  Ausgabe  des  Werkes  in  muslergiliiger 
Lebersetcung  es  auch  den  weitesten  Kreisen  ermöglicht, 
dem  Inhalte  des  Buches  näher  tu  treten  und  et  ist  nur 
zu  wünschen,  dass  von  dieser  Gelegenheit  auch  der 
weiteste  Gebrauch  gemacht  werde. 

Kahlbaum,  Georg  W*  A.  Kncdrich  Wohler, 
Ein  Judendhildnis  in  Briefen  an  Hermann  von 
.Meyer.  Ileraosgegeben  und  mit  Anmerkungen  ver- 
sehen. Leipzig  1900  Verlag  von  Johann  .Am- 
brosius, Barth,  l'reis  M.  2*40,  gebd.  M.  3,40. 

Diese  Briefe,  welche  dem  Zeitraum  der  Jahre  lhl8 
bis  1824  enmommen  sind,  wird  Jedermann  mit  grosser 
Befriedigung  lesen.  Sie  gewähren  ein  anschauliches 
Bild  der  Ideen  und  der  Arbeiten  des  jugeodfrischen 
Wöfater;  von  frohem  Humor  und  Schalkhaftigkeit 
durchweht,  machen  sic  uns  mit  vielen  Umständen  aus 
Wühlers  Jugendjuhren  bekannt,  die  uns  ein  cbanikte- 
ristisches  Bild  des  grossen  Chemikers  darbieten.  Uc- 
sonders  wertvoll  sind  die  vom  Herausgeber  mit  grossem 
Fleisse  gegebenen  Anmerkungen  und  Erläuterungen,  die 
das  Verständnis  roanebrr  Stellen  wesentlich  erleichtern. 


GESCHÄFTLICHES. 


Wir  machen  unsere  Leser  auf  den  Katalog  der 

Maschinenfabrik  E.  Pranke  & Co.  ln  Berlin  NW., 
Sehlfn>aaerdamm  38,  aufmerksam.  Die  Firma  hat 
es  sich  seit  Jahren  zur  .Aufgabe  gemucht,  Formen  und 
(»iessmasebioen-Apparate  zur  Herstellung  von  Elektroden- 
trägem  aller  Art  herzustellcn  und  zwar  sowohl  für 
eigene  als  nuch  gegebene  Konstruktionen,  t'm  den 
1 nteressenten  einen  Ueberblick  über  verschiedenartige  Kon- 
stmktionen  zn  bieten,  ist  in  dem  Kataloge  eine  .Anzahl  von 
.Vbbildungen  der  versebiedenortigea  Elektroden  resp. 
Träger  susammengeaiellt,  welche  auf  von  der  Firm;> 
E.  Kranke  &:  Co.  ausgeführten  Formen  resp.Giessmavcbinen 
hergestellt  werden  und  in  den  bedeutendsten  .Akkuroula- 
toren-Werken  im  Betrieb  sind.  Die  der  L'cbersicht  halber 
in  Gruppen  eingeteilteu  Konstruktionen  umfassen 
A)  Plantcplattcn,  B)  GiUerplatten  in  Formen  mit  inein- 
■indertrreifenden  StemjHi-ln  hcrgestellt,  ohne  beizendere 
Bcwcguegsvorrichlnng  der  Stempel,  C)  Gitter  in  Hart- 
bleiausftthrung  mit  eingegosseoem  Weichbleikem. 
(Httcrplatten,  gegossen  in  Formen  mit  zurückziehbaren 
Stempeln  in  sebr^er.  vertikaler,  horüont.iIer,  dach- 
förmiger oder  sonstiger  .Anordnung,  E)  Gitter  in  Formen 
gegossen  mit  aufeiuanderüegenden  Stempeln,  K)  Rahmen 
be/w.  Masseplaticn,  G)  .Ansichten  von  Apparuten  zum 
Hleilölen  und  Giessen,  H)  Ansichten  von  f.nessformcn 
resp.  .Maschinen. 

.Aua  vcrscbiedcuen,  direkt  und  indirekt  ergangenen 
.Viifraigen  hat  die  unierzcichnete  Firma  erfahren  müssen, 
das«  sie  noch  mehrfiich  mit  der  in  Konkurs  geratenen 
Firma  J.  C-  Hauptmann  & Co.  In  Stötteritz  in  Ver- 
wechslung gebracht  wird.  Um  ferneren  IrrtÜmern  vor- 
zubeugen. gestatte  ich  mir.  Ihnen  die  ergebene  Mitteilung 
zu  liiachen,  da«s  ich  aus  erwähnter  Finna  bereits  im 
Jahre  1894  aasgeschieden  bin  und  mein  Austritt  auch 
handelsgerichtlich  eingetragen  ist.  .Mein  neues  Unter- 
nehmen besteht  seit  Januar  1895,  unter  der  handeU- 
gerichtlich  eingetrageoco  Firma  J.  Ctrl  Hauptmann, 
Elektrotechnische  Fabrik,  Leipzig,  EHsenstrasse  12. 

ln  Gruppe  IV,  Klasse  19  der  Pariaer  Weltaus- 
»teiiung  zeigte  die  Firma  Helnrleh  Lanz  ln  Maon- 
holm  eine  schwere  Compouudlokomobile,  die  loooostc 
Locomobile,  die  in  ihren  Werkstätten  gebaut  wurde. 


Die  Maschine  gewährte  durch  ihre  iinposaute  Grosse 
und  die  in  allen  Details  zu  Tage  tretende  Gediegenheit 
der  Ausführung  und  der  Bauart  einen  Anblick,  der  das  Herz 
eines  jeden  Ingenieurs  and  Sachkundigen  erfreuen  musste. 

Leider  ist  es  bei  dem  uns  zur  Verfügung  ttehendeti 
knappen  Kaum  nicht  möglich,  aut  die  technischen  Einzel- 
heiten der  Ausstellungsmaschine  nälier  ciozugeheo,  wir 
möchten  jedoch  nicht  unterlassen,  unseren  Lesern 
durch  nachsieheudv  Zahlen  ein  Bild  von  der  gigantischen 
Bauart  der  Maschine  ru  geben:  Die  Lokomobile  ist 

5,5  m hoch,  8,4  m lang  und  wiegt  ca.  65000  kg.  Die 
stiirken  Schwungräder  messen  im  Durchmesser  3200  mm 
und  wiegen  jedes  für  sich  ca.  4700  kg.  Der  Zylinder- 
kästen  ohne  Zubehörteile  hat  das  respektable  Gewicht 
von  boco  kg.  Die  Normalleistuog  betragt  250  efTektive 
Pferdekräfle,  die  Maximalleistnsg  460  Pferdekräfte. 

Die  Maschine  ist  eine  sogeoiinnte  Halblokomobtle, 
die  bekanntlich  heute  in  gewerblichen  und  industriellen 
Betrieben  als  motonschc  Krsft  in  iiasgcdehntem  Masse 
verwendet  wird.  Sie  arbeitet,  wie  schon  angedentet, 
nach  dem  I ompoundtystenK  ferner  mit  Einspritskonden- 
sation  und  ist  mit  einer  grosseren  Anzahl  Neuerungen 
auvgesiattct,  die  eine  V'ervollkommnuug  ln  technischer 
Hinsicht  bezwecken.  So  ist  das  Aosstellnngsobjekt  in 
seiner  vortreffHcheo  Ausstattung,  die  allen  Krforder 
oitsen  des  modernen  Fabrikbctriebe«  in  wahrhaft  ver- 
schweuderischer  Weise  gerecht  wird,  in  hervorragendem 
.Masse  geeignet,  das  Ansehen  der  heimischen  Masebinen- 
indostrte  unter  den  fremden  Nationen  zu  vermehren 
und  ihnen  Achtung  vor  dem  sMade  in  Germany. 
einzuflüfsen.  Unsere  Industrie  bedarf  solcher  Akkla- 
mation, um  den  mehr  und  mehr  steh  zatpitrenden  Kon- 
ktirrcnzkampf  auf  dem  Weltmärkte  siegreich  führen  zu 
können.  — An  dem  allgemeinen  VVetthewerb  nahm  die 
Firma  Heinrich  I.aor  nicht  teil,  da  deren  Chef,  Herr 
Geh.  Kommerzienrat  Lanz,  als  Vizepräsident  des  Preis- 
gerichts in  Klasse  19  (Dampfmaschinen,  Lokomobilen, 
Kcvsel)  zu  fungieren  die  Ehre  hatte* 

Heinrich  l..an7  beschäftigt  in  seinen  unitangrcichcn 
Bclricbcn  ca.  3500  Arbeiter,  und  sind  in  den  Werk- 
stätten hevtäadig  Uber  900  Werkzeugmaschinen  im  Be- 
triebe. Das  Fabrikgelände  in  Mannheim,  zum  Teil  noch 
unUberbaut,  hat  einen  Flächeninhalt  von  ca.  400000  qm, 
und  haben  die  darin  behndlichen  Normalspar-.^chienen- 
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iirioge  eine  Lioge  voo  lo  kn,  nicht  eiogerecbnet  die 
.\DtchluMgelei»e  turn  Hahohof.  Der  tägliche  Verbrauch 
an  Roheiaen  betragt  etwa  70000  kg.  Die  l^ni’ache 


Lokomobilfabrik  ist  mit  einer  jährlichen  t'rodnklion  tod 
i$oo  Lokomobilen  die  grinste  und  letstungsfAhigste  in 
Deutschland. 


PATENT  - ÜBERSICHT 

/usnmineugestelli  vom  l'atent*  und  'IVchoischeD  Bureau  Daick&tv,  ilerliii  NW.,  Mitrieo-Mmssc  17. 


Deotsehes  Reteh 

Anmeidungen. 

Kl  3 lg.  E.  OhtK).  Erdelement  .tls  BliCzabieiterprüfer. 

— Gustav  Engiscb,  .Madrctsch,  Schweit. 

Kl.  I3g.  Y.  159.  Vorrichtung  sur  Behiindlnng  von 
Gasen  oder  Gasgemischen  mittels  Elektrizität. 
Reginald  John  Yarnold.  44  Sternhold,  Avenue. 
Sireutham  liill,  Surrey. 

Kl.  4011.  S.  1337S.  Zinkgewinmingsofen  mit  getrenn- 
tem .Schmelz*  und  Reduktionsraum.  — Ami^dee  Sc- 
billot,  Patis. 

Kl.  I2n.  D.  10215.  Verfahren  zur  Wiedergewinnung 
von  Chronisäurc  aus  ChromonydsAlsIdsungeo  auf 
cleklrolytischem  Wege.  Friedrich  Darmstadler, 
Darmsladi,  Sandbergsir.  14. 

Kl.  2lf.  A.  69H8.  Einrichtung  zum  Betriebe  voo 
Nernxtlampen.  — Allgemeine  Elektrizitäts* 
Gcacllschali,  Berlin. 

Kl.  21  f.  Sch.  15912.  Kinrichlung  zar  selbstthäitgeo 
.\usschailang  des  Heizkörpers  bei  Gltlblampen  mit 
{.euebtkörpern  aus  zweiter  Klasse.  — Ernest  Schat- 
tiner  n.  Wiliiam  Harmer,  Vorwicb,  England. 

Kl.  2if.  B.  25960.  Verfahren  rur  Herstellung  elek* 
irischer  leucht-,  lleis-  und  Widorstandskörper',  Zu«, 
z.  Anm.  B.  2548K.  — Wilh.  Hoehm,  Rathenower- 
strasse  74. 

Kl.  21g.  Elektrolytischer  .Stromunterbrecher. 

Voltohm,  Elektriztläts>(iesellschall.  A.*G. 
MilDchen,  Ijindwehrstrisse  32. 

Kl  t2i.  S.  13170.  Vorrichtung  zur  Dar^telluug  vun 
Ozon.  — Siemens  h Halske,  Akt.*Ges.,  Berlin. 
Kl.  21  g.  J.  5742.  Verfahren  zur  Nutzbarmachung  des 
mitärlichcn  elektrischen  Erdstromes.  Emil  Jahr. 
Berlin,  Stendalerstr.  i8. 

KI.3IC.  b.  25657.  Feuersicherer  isolierender  Eeberrug 
ans  schwer  schineUbaren  Oxyden  oder  Salzen  usw. 

— Wilhelm  Hoehm,  Berlin,  Ratbenowerstr.  74. 

Kl.  3lf.  A.  7114.  Heizkörper  für  Nernstlampcn. 

— Allgemeine  Elektrizitäts  • Gesellschaft, 
Berlin. 

KI.  31  f.  H.  26581  Verfahren  zur  Erleichterung  des 
.Siromttbergunges  twiseben  unter  Spannung  stehenden 
Teilen  eines  Stromneizea.  — Dr.  Friu  Blau  u.  Elek- 
trische GIQhlampenfabrik  »Watu  (Scbarf&Co.h 
Wien. 

Kl.  3 lg.  .A.  7135.  Elektrolyt  für  Flilssigkcitskoniien- 
satoren  mit  Aluminiumcickiroden.  Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft,  Berlin. 

Kl.  40a.  Q.  386.  Verfahren  zur  clektrolyliscbeo  Aus- 
fiUtung  von  Zinn  in  chemisch  reioem  Zustand.  — 
Ernest  Quintaine,  ArgeoteuU,  Frankreich. 
Erteilungen. 

Kl.  I3n.  115  4O3.  Verfahren  zur  DarsteUung  «uii 

Cbrmnovydaiaalreu,  — C.  F.  Boehringer  A'  Söhne, 
Waldhof  bei  Mannheim. 

Kl.  I3p.  115517.  Verfahren  zur  Darstellung  von  V‘‘- 
Tropin  aus  Tropinon  durch  ekektrolytische  Reduklinn. 

— Firma  E.  Merck,  Darmsladt.  MuhUtr.  33. 

KI.  21b.  115753.  Galvanisches  Element,  Zur.  z.  Pal. 

1 14740.  — Dr.  C.  Kaiser,  Heidelberg. 

Kl.  40a.  115746.  Aus  Portlandcement  und  einem 

Oxyd  hergesielltes  Diaphragma  für  die  feurig  flüssige 


Elektrolyse. J.  D.  Darling  u.Ch.  L.  Harrison, 
Phitadelphm. 

Kl.  21b.  115953-  Elektrische  Sammelbatterie  mit 

gafäasförmigen  Elektroden.  Zus.  r.  Fat.  100776  — 
A.  Tribelhorn,  Zürich. 

Kl.  31  f.  f 16141.  Glühkörper  für  elektrische  (Bttb- 
lampen.  Firma  Carl  Pieper.  Berlin,  Hindersinstr.  3. 

Kl.  21I.  116411.  Verfahren  und  Vorrichtung  sur 

Elektrolyse  von  Aikalicblohdlösungen.  .Soci6te 
Anonyme  Suisse  de  ITndustrie  Electro - 
Chemique  »Voltus,  Genf. 

Kl.  48a.  116319.  Vcrf;ihren  rum  gulvaniscbcn  Plai- 

tiereu  von  Aluminium.  — M.  K.  Ryan,  l,ondoa- 

Kl.  I2q  116467.  Verfahren  zur  elektrolytischen 

DarsteUung  von  Henzidinen.  — Dr.  W.  I.öb,  Bonn, 
Knrfürstenstr.  öo. 

KL  31  b.  116456.  ErregerdUssigkeit  fur  Hleüikkumula- 
toren,  P.  Marino,  Brüssel. 

Kl.  2fb.  116469.  Verfahren  rur  Herstellung  von Ssmmler- 
elektrodeo  mit  aus  nicht  leitendem  StofT  l>cBtehendcn 
Masseträgern.  — A.  Kicks,  Berlin,  llafenjßlatz  3. 

Kl.  21  b.  116470,  Ilerstcliung  von  Klektrodenplattcn 
mit  aus  nicht  leitendem  Stoff  bestehenden  Masse- 
trägem,  Zus.  1.  Pal.  116469.  — A.  Ricks,  Berlin. 
Hafenpi.  3. 

Kl.  3if.  116544  Verfahren  zur  licrstellnng  dauer- 
hafter Lenclit-  und  lleiskörperfassungen.  — W.  Koe  h nt , 
Berlin,  Rathenowerstr,  74. 

Kl.  31  f.  116637.  Vorrichtung  zum  Erhitzen  eines 

Ncrniisclien  CUühkör|>crs  durch  einen  elekir>schcn 
Ileiikörpcr.  ~ Dr.  O.  Pilling,  .Arnstadt  i.  'I'h., 
LohniUhlenvreg  26  oder  29. 

Gebrauchsmuster. 

Eintragungen. 

Kl.  I2h.  140588.  Gefässartiges  Diaphragma  mit  ver- 
kehrt dachförmigem  den  Strom  durchlassenden  Boden. 
— Df,  Karl  Kellner,  Wien. 

Kl.  21a.  140596.  PJektrisches  Relais  mit  (iraphit- 

oder  Kohlekontakten.  — Prof.  Brauns  Telegraphie 
G.  m.  b.  H.,  Hamburg. 

Kl.  21b.  140595,  Elektrode  aus  gewelltem  Metall- 

blech für  galvanische  Elemente.  ~ K.  Wal  loch,  Berlin, 
Köpenickerstr.  55. 

Kl.  21  f.  140635.  Elektrischer  Leuchtkörper  aus  künst- 
lichen Blumen  und  Hlätiem.  Geoig  Ebert, 
Sebnitz  i.  S. 

Kl.  12h.  141049.  Elektrolytischer  Waisersersctztings- 

»pparat  mit  in  einiger  Entfernung  vom  Boden  nngc- 
ordnelcn  und  in  je  eine  oben  hermetisch  abge- 
schlossene, unten  perforierte  Glas-  oder  KaoUnrÖhre 
eingeseUteo  Elektroden  aus  Blei  oder  Stahl.  — 
M.  C.  Schoop,  Köln  u.  Kh.  Niederrichstr.  6. 

Kl.  21b.  140948.  Galvanisches  Element  mit  besoii- 

dtrem  Raum  für  chemische  Präparate,  in  welchen 
ein  von  aussen  kommendes  Rohr  zum  EinfUUen  von 
Flüssigkeit  einrottndet.  — Emil  .Schwarxfeld,  Berlin, 
Naunyostr.  52. 

Kl.  21  b.  142080.  Akkumulator  mit  in  gehörigem  Ab- 
stande verschraubleo,  auf  Rohren  mit  ehistiseben  Wan- 
dungen ruhenden  Platten.  JnnghannsSc  Kolosche. 
Leipzig, 
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Dr.  Alb.  Lessing,  jflürnberg, 

Fabrik  galvanlacher  Kolilea, 

empfleblt  als  Speilalität: 

Kohlen-Elektroden  in  allen  Grössen  für  elektrochemische  Werke. 

BeleachtuiiKskohlen,  Trockeueleiaent«, 


Ingenieur  gesucht. 


Eil  |ii|tr  Elektrochemiker  «riri  vii  iloir  ktinilitini  • Fikrik 
fir  <u  Liliiratiiiun  »■  ■iiliclut  kiMiin  Elitritt  luicht. 

Gefl.  OfTertefi  mit  Augnbc  biiberij^er  Tbäti|;ke)t  und  ((ehalttnnkprach 
«lurcfadie  Expedition  dieies  Blattes  sab  E.  Z-  645  erbeten. 


Steinzeug*  Wannen, 
Beizkörbchen, 
Schaalen,  ^ ^ 

Töpfe 


Motor- 

Verkauf. 


Rohmaterial, 

absolut  säurebeständig 


y wibrstuiifikli  gi|ii  Tiniiratirwickiil. 
Liiftrtil  lilir  ktii  IliHNurH  laek  Ztithnioj. 


Mechanische  Werkstätten 

von 

JULIUS  SCHOBER 


BERüm  so.,  Adilbrtstr.  39 

(aegTUndei  1836 

Specialfabrikation  aller  Gerät- 
schaften und  Utensilien  für 
chemische,  pharmaceutlsche, 
bacterlologrlsche  u.  technische 
Laboratorien  ln  nur  sauberster 
und  gediegenster  Ausführung. 


Untere  Artikel  eint!  durch  alte  beteeren  Handlungen  der  Branche  erhältlich. 


Einen  neuen  elektrischen  (>opferd 

Synehron-Zwelphasen-aotor  <ur 

llochspannitoi?  von  2000  Volt  mit  allem 
Zubehör  ali:  Spannscblitten,  -Schüller, 
Zähler,  Antaafwiderktand  etc.  hat  preia- 
wert  abzageben 

SplRatrei  Cossmamsiorf 

I Gciellachaft  mit  beschränkter  Haftung 

I Franz  Dietal. 


Kür  elektroehemlsehe  Zwecke 

’ vorzüglich  gceignei« 

; Dampfdyoamo- 
Hasebine 

I preiswert  zu  verkaufen,  KHbrikai 
Schwartzkopff,  Zwillingadampf* 
maschine.  l«eiataug  der  Dynamo 
I $oo  Amperes  bei  65  bia  '/o  Volt. 

^ Für  elektrochemische  Fabriken, 
Bleichereien  etc.  bietet  sich  hier  ein 
I wirklich  seltener  Gelegcnhciisknuf. 

I Angebote  sab  E.  Z.  629  Expedition 
I dieser  Zeitschrift. 


I Moscau. 

■vio  Agent  <icr  elektroteehnUchen 

Branche  empfiehlt  sich 

Oswald  Cancel,  Moscau. 

Feinste  Keferenzen. 

' I^Sireibma- 

, JSaMOKD 

Ae/fei 

Berlin  SWI9. 
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Otto  LaBR#,  Fahrikbeeitier  (MtinchenX  RudSiph  MowOt  (Berlin),  Gaorf  Nahnttfl,  Elektrocheniiker  (Köln),  H.  BI»t#flMha,  CheCchemiker 
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Ober-Ingenieur  (Berlin),  Prof.  Or.  Rüdorff  ((^Harfoltenburg).  H.  StOlntCh  (München),  Dr  Sohmldmer.  F«brikbe«iUer  (Nürnberg).  Dr 
Sloekmajrar,  Bayer.  Gewerbetnutenm  (Nürnberg),  Dr.  J.  Trauho  «BerliD).  Prol  Dr.  Fr.  Vogal  (Chsrloitenburg),  Or.  C.  VlNinana 
(Wien),  Pnrf  Or.  H.  Wahar  (Brnunathweig).  Prof.  Or.  H.  F.  Wafeer  (Zunch).  Or  H Wofer  (Letp<ig-I.iml«n«ti),  Prof  Or.  E.  WMamaoa 
r£rUngea)k  Or.  i.  Werohovofl  (SetimahbHambom),  Or.  Zfigmontfjf  (Jen«X 
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t N H A LT:  Utbtr  dat  Prin*i^  Jtr  n*türlichtn  EhkttiiUrung-  f'nn  M»x  Frank.  — Di*  FUktr9ck*mi4  im  Jahr*  1900. 
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ÜBER  DAS  PRINZIP  DER  NATÜRLICHEN  ELEKTRISIERUNG. 

V on  Max  Fraflk.  fFort»ctninK  Heft  9.) 


7.  lieber  den  PotentlalbegrilT  in 
mathematischer  und  physischer  Hinsicht, 
Insbesondere  in  seiner  Bedeutung  fOr  die 
Contaktelektrlzltät. 

Man  findet  ganz  allgemein  die  Ansicht 
verbreitet,  das.s  der  Satz;  .Aus  der  Potcntial- 
thcoric  folgt,  das.s  mit  dem  l’hanomcn  der 
Berührungselektrizität  das  .‘\uftreten  einer 
elektrostatischen  Doppclschicht  notwendig 
verbunden  ist.*),  vollständige,  unanfechtbare 
Gewissheit  bedeutet.  Wir  h.aben  jenen  Satz 
schon  fallen  gelassen,  indem  wir  eben  an- 
nahmen,  dass  keine  Potentialdifferenz  .an  der 
Kontaktstelle  zweier  Metalle  vorhanden  ist. 
Man  bedenkt  gar  nicht,  dass  die  Folgerungen 
der  Potentialthcorie  sich  aufbauen  auf  der 
•Annahme  separierter  und  separat  aufein- 
ander wirkender  Quanta  von  elektrischem 
Fluidum  (elektrischen  Teilchen).  Dass  dies 
der  Fall  ist,  beweist  z.  H.,  dass  man  meint, 
die  Thatsache,  dass  sich  die  Elektrizität  nur 
auf  der  Oberfläche  der  Leiter  verteilt  (wie 
man  sich  ausdrückt),  sei  nur  eine  Folgerung 
aus  der  Thatsache,  dass  2 kleine  elektrisierte 
Körper  umgekehrt  proportional  dem  Quadr.it 
ihrer  Entfernung  aufeinander  wirken.  Dies 
ist  nicht  wahr.  Diese  beiden  Thatsachen 
sind  vollständig  unabhängig  von  einander. 
Erst  durch  die  Annahme  elektrischer  Teil- 


*) Nernst,  Referat  über  Brrühruagselektriritit  S.II. 


eben,  bezw.  .separiert  auf  einander  wirken- 
der Quanta  elektrischer  Fluida,  erhalten  sie 
Zusammenhang.  Ohne  diese  Hypothese 
könnte  man  den  Schluss  gar  nicht  ziehen. 
Dessen  ist  man  sich,  wie  es  scheint,  gar 
nicht  bewusst;  man  hat  es  also  hier  wieder 
mit  einer  versteckten  Hypothese  zu  thun. 
Jene  2 Thatsachen  erh.ilten  aber  auch  Zu- 
sammenhang durch  das  Maxwell’sche 
mechanische  Modell  eines  elektrisierten 
Körpers.  Ausserdem  machte  man  bei 
obiger  Schlussfolgerung  noch  die  Verall- 
gemeinerung, das  für  das  Innere  von  Iso- 
latoren geltende  Coulomb 'sehe  Gesetz 
gelte  auch  für  das  Innere  der  Metalle,  Dies 
ist  eine  zweite  durch  die  Erfahrung  nicht 
begründete,  stillschweigende  Annahme,  die 
notwendig  ist,  um  den  Satz  von  der  Kon- 
stanz des  Potentials  in  allen  Teilen  eines 
Leiters  herleiten  zu  können.  Will  man  also 
jene  2 weiteren  Hypothesen  (l.  Existenz 
elektrischer  Teilchen,  2.  Coulomb’s  Gesetz 
gilt  auch  für  das  Innere  der  Leiter)  nict’t 
einführen,  so  muss  man  die  letzte  That.sachc 
(Konstanz  des  Potentials  in  allen  Teilen 
eines  Leiters)  als  eine  fundamentale  neue 
Thatsache  hinstcllen.  Nach  den  neuen  .-An- 
sichten ist  nun  die  Hypothese  von  den  Icrner 
wirkenden  elektrischen  Teilchen  lalsch,  daher 
die  .alte  Ableitung  nicht  gestattet  .Aber 
auch  aus  dem  .VI a x w c 1 l’schen  .Ausdruck  für 
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die  Energie  pro  Volumeinheit  folgt  auch 
nicht  diese  Thatsache,  die  sich  auch  so  aus- 
drücken  lasst,  dass  man  sagt,  im  Innern 
eines  Leiters  ist  die  elektrische  Intensität =o; 
daher  dann  das  Potential  9 = konstant. 

Eine  andere  neue  Thatsache  ist  die,  dass 
die  elcktroskopischc  Kraft,  die  an  der  Ober- 
fläche einer  Kugel  vom  Radius  r den  Wert 

— hat,  in  der  Entfernung  nr  vom  .Mittel- 
punkt den  Wert  — - besitzt. 

n r 


Wir  wollen  also  zur  Fixierung  unserer 
Ideen  einen  speziellen  Fall  wählen,  nämlich 
eine  elektrisierte  Kugel  mit  der  Ladung  A 
und  dem  Radius  r.  Nach  Definition  ist 

dann  deren  Potential  = ; hier  ist  Potential 

r 

nur  eine  mathematische  Grösse.  .Mit  einem 
Elektrometer  verbunden  bewirkt  die  Ladung 
einen  bestimmten  Au.sschlag.  Diesen  Aus- 
schlag wollen  wir  die  elektroskopische  Kraft 
nennen.  Wir  aichen  unser  Elektrometer  so, 
dass  einer  x-fachen  Ladung  (bestimmt  durch 
die  mechanische  Kraftwirkung  auf  einen 
kleinen  elektrisierten  Körper  in  bekannter 
Weise)  eine  x-fache  elektroskopische  Kraft 
entspricht.  Dann  sind  elektroskopische  Kraft 
der  Kugel  und  Potential  derselben  einander 
gleich.  In  der  Entfernung  nr  vom  Mittel- 
punktderKugclist  das  mathematisch  definierte 

Potential  — . Es  fragt  sich,  ob  auch  die 
n r 

elektroskopische  Kraft  — ist.  Its  ist  zwar 

nichts  bekannt  geworden,  dass  dem  nicht  so 
wäre;aber damitist  es  auch  nicht  sicher  ausge- 
macht. Nur  erneute  Experimente  können 
entscheiden.  Wäre  es  nicht  der  Fall,  so 
hätte  das  mathematische  Potential  keinen 
grösseren  Wert  für  die  Physik,  wie  eine 
metaphysische  Erkenntnis  der  m.athe- 
raatischen  Axiome  und  diese  dann  auf  die 
wirkliche  Welt  angewandt  Aus.sagen  lieferten, 
denen  nichts  Wirkliches  entspricht.  Der 
berührte  Punkt  enthält  also  eine  offene  Frage 
schon  für  die  V'erhaltnisse  innerhalb  ein  und 
desselben  Mediums.  In  der  Entfernung  n r 

war  das  Potential  ^ ^ und  diese  Beziehung 

gilt  für  alle  Medien.  Wir  nehmen  an,  im 
ersten  Medium  wäre  die  elektroskopische 

Kraft  auch  ^ ^ in  der  Fintfernung  n r.  Werde 

der  Potentialwert  an  der  Oberfläche  der 


Kugel  im  ersten  Medium, 


A 


r 


, allgemein 


mit 


P,  bezeichnet  und  ist  es  in  der  Entfernung 
nr:  P„,  so  braucht  physisch  Pn  durchaus 

nicht  gleich  - P,  zu  sein,  mathematisch  da- 


gegen ist  immer  Pn  = — P,.  Nehmen  wir 
an.  das  physische  Potential  wäre  für  irgend 


ein  .Medium  in  der  Entfernung  n r P,  = ^ P,. 

so  kann  k eine  Funktion  der  Entfernung 
sein  und  braucht  für  die  verschiedensten 
isotropen  Medien  nicht  einmal  denselben 
Wert  haben,  so  dass  also  jedem  Medium  m 
noch  ein  bestimmter  Koeffizient,  aber  auch 
Funktion  k„  zukäme.  Aus  der  fallen  ge- 
lassenen Annahme  separierter  elektrischer 
Teilchenfolgtfreilichk,  = k,  = • ■ = x„  = i. 
Es  ist  also  eine  neue  Thatsache,  wenn 


Die  3 Thatsachen:  i.  2 kleine  elektri- 
sierte Körper  wirken  aufeinander  umgekehrt 
prop.  dem  Quadrat  der  Entfernung,  2.  die 
elektroskopische  Kraft  ist  konstant  an  der 
Oberfläche  der  Leiter,  3.  die  elektroskopische 
Kraft  ist  umgekehrt  prop,  der  Entfernung, 
zusammen  kombiniert  geben  dasMaxwell- 
schc  Modell  eines  elektrisierten  Körpers. 

In  der.Abhandlung  »Das  thermoelektrische 
Potential  haben  wir  gesehen,  dass  infolge 
der  inneren  Bewegungen  eines  Körpers  ein 
Druck  auf  den  in  ihm  enthaltenen  Aether 
ausgeübt  wird,  der  für  einen  bestimmten  Zu- 
stand des  Körpers  einen  ganz  bestimmten 
Wert  hat,  un.abhängig  von  Form  und  Grösse 
des  Körpers.  Wie  man  auchForm  und  Grösse 
ändern  m.ig,  der  Druck  bleibt  konstant. 
Dieser  Druck  ist  eine  physische  Konstante 
im  wahren  Sinne  des  Worte.s,  für  den  be- 
stimmten Zustand  des  Körpers.  Anderseits 
ist  die  elektroskopische  Kraft  eines  gal- 
vanischen Elementes  z.  B.,  im  Allgemeinen 
auch  unabhängig  von  Form  und  Grösse  des- 
selben,daher  hegt  es  nahe,  sic  zu  identificieren. 
Wir  wollen  die.scn  Druck  die  absolute 
elektroskopische  Kraft  nennen. 

Wir  habengesagt,  das  physi.sche  Potential 
eines  Körpers  soll  x mal  so  gross  sein, 
wenn  die  Elektrizitätsmenge  x mal  so  gross 
wird. 

Unsere  absolute  elektroskopische  Kraft 
ist  y mal  so  gross,  wenn  der  Druck  im 
Innern  des  Leiters  y mal  so  gross  ist. 

Es  ist  noch  eine  offene  Frage,  ob  das 
physische  Potential  und  die  absolute  elektro- 
skopische  Kraft  immer  gleiche  Werte  haben, 
gerade  so  wie  die  Angaben  eines  mit  einem 
beliebigen  Stoff  hergestellten  Thermometers 


Digitized  by  Google 


Heft  II 


KI  .KKTROCH  KMISCH  E ZEITSCH  RI  FF. 


»35 


im  allgemeinen  nicht  dieselben  Temperatur- 
werte  liefert  wie  ein  Thermometer,  welches 
die  absolute  Temperatur  angiebt. 

Die  Frage,  ob  der  Druck,  welcher  durch 
die  Warmebewegung  erzeugt  wird  und  für 
einen  bestimmten  Zustand  eines  Körpers, 
unabhängig  von  Form  und  Grösse,  einen 
bestimmten  Wert  hat,  wirklich  das  Fotential 
ist.  bedarf  noch  einer  näheren  Untersuchung. 

Zwischen  2 Körpern,  innerhalb  welcher 
keine  Strömung  des  Aethers  stattfindet,  herrscht 
gleicher  Aetherdruck.  Hiernach  hätte  der 
Druck  eine  Eigenschaft  wie  das  Fotential. 
Denken  wir  uns,  der  Aether  der  Umgebung 
des  Körpers  verhalte  sich  wie  ein  festelasti- 
scher  Körper,  so  werden  in  demselben 
Spannungen  durch  jenen  Druck  erzeugt. 
Denken  wir  uns  weiter  in  verschiedenen 
Entfernungen  kleine  Aushöhlungen,  an  irgend 
einer  Stelle  der  Umgebung  gemacht,  so  wird 
der  Druck  im  Innern  derselben  durchaus 

nicht  proportional  ' variieren,  wenn  nr  die 
nr 

Entfernung  der  Höhlung  vom  Mittelpunkt 
der  Kugel,  welche  Ge.stalt  wir  für  unseren 
Körper  vorausgesetzt  haben.  Für  den 
idealen  Fall,  da.ss  die  Umgebung  sich  wie 
ein  festelastischer  inkompressibler  Körper  ver- 
hält und  die  geweckten  Körper  proportional 
den  Versehiebungen  sind,  werden  die  Drucke 
mit  wachsender  Entfernung  nr  abnehmen 

wie  V . V Hiernach  wäre  für  die  Ober- 

(nr)* 

fläche  der  Kugel  der  Druck  proportional 

sagen  wir  IS  = * Dieses  fr  hätte  dann 
r*  r* 

im  ganzen  Innern  denselben  Wert.  Es  wäre 
also  nicht  das  mathematisch  definierte  Fo- 
tential; unsere  elektroskopische  Kraft  wäre 
also  dann  die  mathematisch  definierte  eick 
trische  Intensität.  Diese  Intensität  müsste 
für  jeden  Körper  von  bestimmtem  Zustand 
unabhängig  sein  von  Form  und  Grösse  des- 
selben, folglich  also  das  mathematisch  defi- 
nierte Potential  mit  F'orm-  und  Grössc- 
wechseln,  für  eine  grosse  Kugel  aus  be 
stimmtem  Material  einen  anderen  Wert  haben, 
als  für  eine  kleine  Kugel;  für  ein  grosses 
oder  auch  nur  anders  geformtes  galvanisches 
Element  einen  anderen  Wert,  als  für  ein 
kleines.  Die  Erfahrung  lehrt,  dass  dieses 
nicht  der  Fall  ist.  Die  Fotentialdifferenz 
der  Elektroden  bleibt  konstant,  die  elektrische 
Intensität  aber  wechselt  mit  der  F'orm  der 
Filektroden  und  deren  Grösse.  Endigt  al.so 
eine  Elektrode  in  eine  grosse  Kugel,  so  ist 
der  Wert  der  Intensität  an  der  Oberfläche 
dieser  anders,  als  wenn  sic  in  eine  kleine 


Kugel  endigte,  wieder  anders,  wenn  sie  in 
eine  Platte  endigt.  Daraus  folgt,  dass  sich 
die  Umgebung  unseres  Körpers  nicht  wie 
ein  festelastischer  Körper  verhalten  kann. 
VVir  müssen  uns  ein  solches  Medium  aus- 
denken, das  uns  erlaubt,  uns  Rechnung  zu 
geben  von  der  Thatsache,  dass  der  Druck 
mit  dem  Fotential  zusammenfallt.  Dies  wird 
durch  Maxwells  .Medium  erreicht.  Das- 
selbe ist  so  konstruiert,  dass  der  Druck  in 
einer  kleinen  Flohlung  in  der  Umgebung  um- 
gekehrt proportional  der  Entfernung  der 
Höhlung  vom  Centrum  der  Kugel  variiert. 
Damit  können  wir  eine  physikalische  That- 
sache erklären.  Fis  giebt  aber  andere,  die 
mit  dem  Medium,  das  allein  dieser  That- 
sache Rechnung  trägt,  ebenso  wenig  sich 
erklären  lassen,  als  die  letztgenannte  That- 
sache durch  ein  rein  elastisches  Medium. 
Wir  müssen  also  das  Medium  konstruktiv  so 
ausdenken,  da.ss  es  auch  diese  erklären  kann. 
Man  kommt  dann  darauf,  dass  sich  der 
Aether  wie  ein  Wirbelschwamm  verhalten 
müsse.  Man  findet  vielfach  in  der  Litteratur 
angegeben,  die  elektrischen  Erscheinungen 
verhielten  sich  wie  Erscheinungen,  die  sich 
an  einem  elastischen  Medium  abspiclen. 
Dies  ist  vollständig  falsch.  Alle  die  Leute, 
die  dies  schreiben,  sind  noch  in  dem  Glau- 
ben, dass  das  Fotential  etwas  rein  mathe- 
matisches sei,  das  keine  physische  Existenz 
habe,  dem  in  dem  Medium,  in  und  an  dem 
sich  die  elektrischen  FIrscheinungen  abspielen, 
nichts  Aufwei.sbares  entspräche,  dass  es  nur 
eine  Grösse  zum  Rechnen  sei,  oder  auch 
eine  Arbeit,  welche  gegen  die  elastischen 
Kräfte  des  Mediums  eventuell  geleistet 
werden  müsse.  Gerade  die  letztere  Deutung 
ist  sehr  beliebt  und  hat  zu  den  grössten 
Verwirrungen  geführt  inbezug  auf  die  rich- 
tige Auffassung  von  Potential.  Sie  konnte 
nur  durchgeführt  werden,  weil  die  Arbeits- 
leistung nur  von  den  beförderten  Elektrizi- 
tätsmengen abhängt  und  zufälligerweise  un- 
abhängig von  dem  Weg  ist,  der  dabei 
zwischen  2 Funkten  mit  verschiedenen  Po- 
tentialen eingeschl.agen  wird.  Daraus  wäre 
aber  nur  zu  schliessen,  dass  das  Medium 
symmetrische  Arbeitseigenschaften  um  die 
V'erbindungslinicn  der  2 Punkte  besitzt. 
Hier  lag  auch  die  grösste  Schwierigkeit,  die 
ich  zu  überwinden  hatte,  um  den  von  der 
Wärmebewegung  erzeugten,  von  mir  be- 
rechneten Aetherdruck,  der  doch  eine  rein 
mechanische  Grösse  war.  mit  elektrischen 
Grö.ssen  in  Beziehung  zu  bringen.  Denn 
nach  den  zuletzt  dargelegten  Anschauungen 
mu.sstc  dieser  Aetherdruck,  der  unabhängig 
von  F'orm  und  Grosse  eines  Metallstückes 
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war,  die  elektrische  Intensität  sein.  Die  Kr- 
fahrung  zeigt  aber,  dass  das,  was  in  der 
Natur  unabhängig  von  Form  und  Grösse 
ist,  das  Potential  ist.  Daraus  folgt  not- 
wendig, dass  sich  der  Aethcr  nicht  wie  ein 
festelastischer  Körper  verhalten  kann.  In 
dieser  Notlage  befand  ich  mich  noch  im 
Jahre  1893  mit  meinen  Anschauungen  über 
P^lektrizitatserregung  durch  molekulare  Pro- 
zesse. Um  nun  alles  in  kon.sequcntc  Ueber- 
einstimmung  zu  bringen,  ging  ich  schon 
daran,  mir  eine  neue  Hypothe.se  über  die 
Natur  oder  das  Wesen  eines  elektrisierten 
Körpers  zu  bilden  („nehmen  wir  von  vorn- 
herein an,  dass  die  F.lektrisicrung  durch  jene 
Vergrösserung  des  intermolekularen  Aether- 
druckes  hervorgerufen  wird  etc.“)'),  konse- 
quent die  Idee  verfolgend,  dass  die  Folge- 
rungen aus  der  Schwingungstheorie  des 
Lichtesund  der  Theorie,  wonach  die  Wärme 
eine  innere  Bewegung  ist,  richtig  .sein  müssen, 
da  lernte  ich  .Maxwells  erste  Abhandlung 
kennen,  und  es  fiel  mir  wie  Schuppen  von 
den  Augen,  indem  ich  nun  sah,  dass  die- 
jenigen, welche  sagten,  nach  Maxwell 
wären  die  elektrischen  Krscheinungen  durch 
elastische  Verschiebungen  in  der  Umgebung 
des  elektrisierten  Körpers  verursacht,  nicht 
ganz  Recht  hatten.  Freilich  hatte  Maxwell 
in  seinem  grossen  Lehrbuch,  das  ich  bis 
dahin  nur  gekannt  hatte,  seine  frühere  An- 
sicht verlassen  und  die  elektrischen  Er- 
scheinungen nur  als  elastische  Verschiebungen 
des  Aethers,  die  er  elektrische  Verschie 
bungen  nannte,  anfgefasst.*)  Zu  seiner  ersten 
Hypothese  über  die  Natur  eines  elektrisierten 
Körpers  und  damit  zu  seiner  ganzen  Theorie 
der  Elektrizität  ist  Maxwell  unstreitig  ge- 
kommen durch  d.as  Nachdenken  über  die 
von  F'araday  oft  und  mit  vielem  Nach- 
druck vertretene  Anschauung,  dass  zwischen 
Leitern  und  Isolatoren  kein  prinzipieller 
Unterschied  bestehe,  sondern  nur  ein  gra- 
dueller. Daraus  erklärt  sich  dann  sofort  die 
Thatsachc,  dass  das  Potential  umgekehrt 
wie  die  Entfernung  abnimmt,  indem  man 
eben  Strömungen  von  den  geladenen  Körpern 
ausgehend  bezw  hinlaufend  denkt.  Es  ist 
dann  nämlich  inbezug  auf  das  Potential  alles 
genau  so,  wie  bei  einem  von  einem  gal- 
vanischen Strom  durchflossenen  Leiter  von 
überall  gleichem  Querschnitt  und  überall 
gleicher  Leistungsfähigkeit,  der  zwischen  den 
Elektroden  eines  galvanischen  IClemcntes 
ausgespannt  ist.  .’\uch  hier  verändert  sich 
d.as  Potential  umgekehrt  proportional  der 

1)  Uo«  thermoclektriselie  I'olemja].  S.  6.  , 

*)  Lehrbuch  der  Elelciririiät  n.  des  .Msguclisnius  f. 
^ SV-  „ülsn  u.  .Vnlage  dieses  Huches.** 


ersten  Potenz  dqr  Entfernung  von  den  Elek- 
troden. Hereinziehung  der  weiteren  That- 
sache,  dass  die  von  der  Potentialtheorie  mit 
Hilfe  elektrisclierTeilchen  gezogenen  Schlüsse 
sich  im  allgemeinen  bestätigen,  führt  zur 
zellenförmigen  Konstitution  des  Aethers. 

Würde  sich  der  z\ether  in  Leitern  wie 
eine  Flüssigkeit,  in  Isolatoren  wie  ein  fest- 
elastischer inkompressibler  Körper  verhalten, 
würde  also  durch  das  .Medium,  an  dem  sich 
die  elektrischen  Erscheinungen  abspielen, 
keine  Strömung  erfolgen,  wie  durch  das 
MaxweH'schc,  so  gäbe  es  eine  Grösse,  die 
konstant  bliebe  für  jede  beliebige  Form  und 
Grösse  eines  Metallstückes,  die  aber  nicht 
das  mathematisch  definierte  Potential  wäre. 
Letzteres  würde  seine  Bedeutung  für  die 
Rechnung  behalten,  solange  Maxwells  Wert 
für  den  Energieinhalt  der  Volumeinheit 
gilt.  Wäre  die  Umgebung  des  elektrisierten 
Körpers  also  festelastisch,  der  Aether  im 
Metall  flü.ssig,  so  müsste  (£  konstant  sein  auf 
der  Oberfläche.  z\lso  nur  die  Beschaffenheit 
des  Mediums  hat  Schuld,  wenn  das  mathe- 
matische definierte  Potential  wirklich  kon- 
stant ist  an  der  Oberfläche,  ln  einem  solchen 
Medium,  durch  das  keine  Strömung  statt- 
findet, wäre  auch  die  Energie  in  der  Vo- 
lt* 

lumeinheit  (denn  die  Entwicklungen  S.  7 
8jt 

bis  10  in  der  Abhandlung  „Das  thermo- 
elektrische Potential“  behielten  im  Wesent- 
lichen ihre  Geltung),  aber  ein  Apparat,  der 
auf  Aetherdruck  reagierte  (Elektrometer) 
würde  nicht  die  Grösse  angeben,  welche  wir 
Potential  nennen,  sondern  die  elektrische 
Intensität.  Diese  würde  sich  als  Druck  in 
dm  Drahte  (wo  sich  der  Aether  wie  eine 
Flüssigkeit  verhält)  bis  zum  Apparat  fort- 
pflanzen. Hatte  Poynting  gesehen,  dass 
zur  Bestimmung  des  elektrischen  Zustandes 
eines  Raumciementes  auch,  neben  elektrischer 
und  magnetischer  Intensität,  noch  das  Po- 
tential gehört,  so  würde  er  nicht  zu  der 
widersinnigen  Folgerung  gekommen  sein, 
dass  auch  bei  stationärem  Strom  die  Wärme, 
welche  im  Schliessungskreis  eines  galvani- 
schen Elementes  zum  Vorschein  kommt,  von 
der  Umgebung  durch  die  Oberfläche  des 
Schliessungsdrahtes  eingeströmt  ist,  von  den 
„Sitzen  der  E.  M.  K.“  aus;  denn  im  Innern 
von  Isolatoren  kann  nur  durch  zeitliche  Ver- 
änderungen von  IS  Energie  iibertragen  werden, 
aber  nicht,  wenn  IS  konstant  ist.  der  Zeit 
nach.  Aber  durch  Leiter  kann  selbst  unter 
dieser  Beschränkung  noch  Energie  übertragen 
werden.  Selbst  wenn  in  einem  elektro- 
magnetischen Felde  gleichzeitig  in  Isolatoren 
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und  Leitern  elektrische  Bewegungen  statt- 
finden,  kann  man  nicht  sagen,  die  in  den 
Leitern  auftretende  Energie  wäre  ganz  durch 
die  Isolatoren  zugeleitet.  Die  elektrische 
Energie  kann  eben  auf  zweierlei  Weise  über- 
tragen werden,  durch  Leitung  und  durch 
Strahlung  oder  Induktion.  Das  Poynting- 
sche Theorem  bezieht  sich  eben  nur  auf  die 
zweite  Art  der  Uebertragung,  und  behaupten, 
es  gelte  auch  für  die  erste  hiesse  eine  That- 
Sache  wegleugnen,  nämlich  die  der  Leitung, 
und  wäre  soviel  als  zu  sagen,  es  gäbe  nur 
Strahlung  allein. 

Das  eingeprägte  Potential  ist  also  eine 
physikalische  Grosse,  wie  die  Temperatur. 
Auch  es  wird  durch  Veränderung  des  Wärme- 
zustandes ebenso  verändert,  wie  die  letztere, 
und  wir  könnten  cs  ganz  zweckmä.ssig  die 
elektrische  Temperatur  des  Körpers  nennen, 
im  Gegensatz  zu  der  Grösse,  welche  man 
schlechthin  Temperatur  nennt.  Letztere 
konnte  man  zum  Unterschied  die  mecha- 
nische Temperatur  nennen,  da  sie  objektiv 
durch  den  calorischen  Effekt  der  Ausdeh- 
nung angezeigt  wird,  oder  auch,  da  sie  im 
Allgemeinen  ein  Mass  für  das  subjektive 
Gefühl  der  Wärmeintensität  darstellt,  die 
calorische  Temperatur.  Da  der  Name  ,, ein- 
geprägtes Potential,  den  Gegensatz  zu  mit- 
geteiltem Potential“  hervorheben  soll,  so 
könnte  man  auch  sagen,  in  der  Wärmelehre 
giebt  es  nur  eingeprägte  Temperaturen,  oder 
die  mechanische  Temperatur  ist  cingeprägt, 
nicht  mitgeteilt. 

Maxwell  betrachtet  sowohl  in  seinem 
grossen,')  als  auch  kleinen*)  Lehrbuch  der 
Elektrizität  die  .Analogie  zwischen  Temperatur 
und  Potential  und  kommt  zu  dem  Schluss, 
dass  diese  Analogie  Grenzen  besitzt:  ,,Eine 
andere  Grenze  für  die  Analogie  ist  die,  dass 
die  Temperatur  eines  Körpers  nicht  geändert 
werden  kann,  ohne  Aenderung  seines  physi- 
kalischen Zustandes,  die  Dichtigkeit,  Leitungs- 
fahigkeit,  die  elektrischen  Eügenschaftenu.s.«'. 
andern  sich  alle,  wenn  die  Temperatur  steigt. 
Das  elektrische  Potential  dagegen,  welches 
das  Analogon  der  Temperatur  ist,  ist  nur 
ein  wissenschaftlicher  Begriff.  Wir  haben 


■)  s.  380— jSj. 
>)  S.  56. 


keinen  Grund  dafür,  das  Potential  als  Be- 
zeichnung für  einen  physikalischen  Zustand 
anzusehen.“  Wir  können  nun  sagen,  zwischen 
dem  eingeprägten  Potential  und  der  Tempe- 
ratur giebt  es  keine  Grenzen  der  Analogie. 
Beide  sind  nur  verschiedene  Formen,  in 
welcher  die  Intensität  ein  und  desselben 
.Agens,  oder  ein  und  derselbe  Zustand,  in 
welchen  jenes  .Agens  einen  Körper  vefsetzt, 
sich  äussert  und  gemessen  werden  kann. 
Alle  Aussagen  Maxwells  über  die  Grenzen 
der  Analogie  zwischen  Potential  und  Tempe- 
ratur würden  also  hinfällig,  wenn  man  sie 
auf  das  eingeprägte  Potential  (elektrische 
Temperatur)  bezöge.  — 

Die  Kontaktwirkung  der  Metalle  ist  eine 
Thatsache.  Die  Ursache  dieser  Wirkung 
wurde  von  Volta  elektromotorische  Kraft 
genannt.  Diese  V'olta’sche  elektromoto- 
rische Kraft  ist  also  unser  eingeprägtes  Po- 
tential, oder  die  elektri.sche  Temperatur, 
oder  die  elektrisierende  Kraft  der  Warme, 
oder  das  thermoclektrosUtischc  Potential, 
oder  der  osmotische  Druck.  Alle  die.se 
Namen  bedeuten  ein  und  dieselbe  Eigenschaft 
eines  Körpers. 

Alle  auftretenden  Ladungen  durch  Kon- 
taktwirkung sind  Veränderungen  der  In- 
tensität U bei  konstantem  physischen  Po- 
tential. Da  d.i«  mathematische  Potential  V 
mit  der  Intensität  zusammenhängt  nach 


dV 

der  bekannten  Gleichung  = so  muss 

dn 

man  von  einer  Veränderung  von  IS  auf  eine 
Veränderung  von  V schlicssen.  Da  man  ge- 
wöhnlich V als  die  wirkende  Urvariable  an- 
nimmt, so  ist  dies  mathematisch  richtig,  aber 
in  der  Natur  ist  die  Sache  ganz  anders.  Da 
verändert  sich  beim  Kontakt  primär  IS  und 
dahinter  geht  weiter  nichts  vor  sich,  das  dem 


sich  verändernden  ,/  (Sdn  in  der  Natur  ent- 


.spräche.  Aus  der  Gleichung  g = muss 

man  schliessen,  dass  das  darin  enthaltene  V 
auf  der  Oberfläche  eines  Zn  Cu-Paares  nicht 
konstant  ist  Unser  physisches  Potential 
ist  aber  eine  Grösse,  die  konstant  ist  auf 
der  Oberfläche  und  im  Innern  des  Paares. 
Also  sind  beide  verschieden  und  für  die.sen 
Fall  nicht  einmal  einander  proportional. 


(FortietKUQg  folgt,) 
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DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1900. 


Von  Dr.  .1 

Auf  dem  Gebiete  der  elektromotorischen 
Kräfte  sind  sehr  wichtige  Arbeiten  veröffent- 
licht worden.  W,  Nernst  kritisiert*')  die 
L i p p m a n n • H e 1 m h o 1 1 t-Thcoric  der  Elekt  ro- 
Kapillarität,  empfiehlt  an  Stelle  der  Calomel- 
elektrode  eine  Wasscrstoffeicktrode  und  giebt 
gleichzeitig  die  Potentiale  an,  die  verschiedene 
Elektroden  gegen  dieselbe  haben.  Umfang- 
reiche Untersuchungen  über  die  elektro- 
motorische Wirksamkeit  der  elementaren 
Gase  hat  E.  Bose ”)  angestellt.  L.  Kahlen- 
berg**) hat  die  Potcntialdiffcrenzen  zwischen 
Metallen  und  ihren  Salzlösungen  in  verschiede- 
nen Lösungsmitteln  nach  der  Poppendorff- 
schen  Methode  unter  Zuhilfenahme  der 
Kalomelelektrode  gemessen,  wobei  er  aller- 
dings die  an  der  Berührung.s.stelle  der  Flüssig- 
keiten entstehende  .Spannung  vernachlä.ssigen 
musste,  weil  dieselbe  nicht  gemessen  oder 
berechnet  werden  konnte.  Aus  den  Ver- 
suchen ergiebt  sich,  dass  die  Lö3ung,stension 
der  Metalle  in  den  verschiedenen  I^ösungs- 
mitteln  sehr  verschieden  ist.  Eine  neue  Brücke 
zur  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kräfte 
mit  Hilfe  des  Lippmann’schen  F^lektro- 
meters,  bestehend  aus  einem  Manganindraht 
von  I Meter  Länge  und  50  Ohm  Widerstand, 
sowie  13  Spulen  von  gleichem  Widerstand, 
welche  in  den  Stromkreis  eines  Leclanchc- 
Elementes  eingeschaltet  sind,  dessen  elektro- 
motorische Kraft  durch  einen  Vorschalt- 
widerstand auf  genau  t,4  Volt  eingestellt  ist, 
beschreibt  T.  Livingston,  R.  Morgan**). 
Durch  die  Bestimmung  der  elektromotorischen 
Kraft  derKette  Zn  / n Zn  Cl,falkoholischc 
Lösung)  '/,o  n Zn  CI,  (wässerige  Lo.sung)  ' Zn 
bestimmten  H.  C.  Jones  und  A.  W.  Smith’*) 
die  Lösungstension  von  Zink  in  .'\et>daIkohol, 
die  der  in  wässeriger  Lösung  beträgt.  — 
Gegen  die  Nernst’sche  Theorie  des  Lösungs- 
drucks wendet  sich  R.  A.  Lchfeldt’*),  wird 
aber  von  F.  Krüger”)  verschiedener  Rechen- 
fehler überführt.  — Kendrick'")  hat  aus 
Konzentrationsketten  auf  thermodynamischem 
Wege  die  Ueberfuhrungszahl  von  Schwefel- 
säuregemischen  im  Bleiakkumulator  bestimmt. 

•■)  7x%.  I.  E.  VTI  »53. 

”)  ZtB.  f.  phy*.  Chem.  34.  700. 

••)  Jnurn.  phy*.  Chem.  3,  379. 

I*)  Journ.  Amcr,  Chem.  Soc,  3 2,  202. 

*•)  Amer.  Chem.  J.  23,  397. 

*<)  Zu.  f-  phy*.  them,  32.  359. 

•ri  ZU-  f.  phy*.  Chem.  35.  18. 

Zl*.  f.  K.  VII.  52. 


Krüger.  (Fort*el,ane.) 

Die  elektromotorischen  Kräfte  des  Clark- 
und  Weston-Normal-Elementes  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  hat  W.  Marek”) 
nach  den  von  der  physikalisch -technischen 
Reichsanstalt  gegebenen  Formeln  berechnet, 
während  H.  T.  Barnes'")  das  Verhältnis 
der  elektromotorischen  Kräfte  des  Clark- 
und  Weston-Elementes  neu  bestimmt  hat. 
Ernst  Cohen*')  findet,  dass  wegen  der 
Existenz  eines  unterhalb  23"  instabilen  J 
Cadmiumamalgam.s,  wodurch  die  elektromoto- 
rische Kraft  verändert  wird,  das  Weston- 
Element  nicht  als  Normal-Element  brauchbar 
ist.  Gegen  die  Meinung  Cohens  halten  aber 
W.  Jäger  und  St.  Lindcck**)  das  Weston- 
Element  für  genannten  Zweck  als  vorzüglich 
geeignet,  da  sie  nie  Abweichungen  konsta- 
tieren konnten. 

Durch  die  Bestimmung  der  elektromoto- 
rischen Kraft  eines  Elementes  Hg /rotes  Hg  O; 
KaOH  gelbes  HgO  Hg  (von  0,000685  Volt) 
und  desTemperaturkoeffizienten  will  Cohen*’) 
bewiesen  haben,  dass  rotes  und  gelbes 
Quecksilberoxyd  nicht  identisch  sind,  sondern 
verschiedenen  Encrgieinhalt  besitzen.  Da- 
gegen wendet  .sich  W.  Ostwald**),  indem 
er  darthut,  dass  die  Korngrösse  des  Oxydes 
von  wesentlichem  Einfluss  auf  die  das 
Potential  bestimmende  Löslichkeit  ist.  Er 
gelangt  weiterhin  zu  einer  Formel  für.  die 
Berechnung  der  Oberflächenenergie  zwischen 
festen  und  flüssigen  Körpern  aus  zwei  zu 
verschiedener  Korngrösse  gehörigen  I^slich- 
keitswerten.  — Clara  Immerwahr*’)  hat  die 
elektromotorischen  Kräfte  von  Kupfer  in  mit 
Kaliumnitrat  erhaltenen  Suspensionen  von 
Kupferniederschlägen  gemessen,  um  die 
Kupferionenkonzeiitrationen  und  damit  die 
Löslichkeit  der  wichtigsten  Kupfernieder- 
schlägc  festzustellen. 

E.  Müller*’)  giebt  eine  Methode  an. 
durch  welche  die  Reaktionsspannungen  bei 
der  Zerlegung  von  Elektrolyten  mittelst  des 
Kapillarelektromcters  gemessen  werden 
können.  Dieselbe  hat  allerdings  Le  Blanc 
schon  früher  benutzt.  Unter  Benutzung  dieser 

”)  .äoD.  (1.  Phy*.  (4)  I,  617. 

*“)  Joarn.  phy*.  Chem.  4.  339. 

**)  Zts.  f.  phy*.  Chem.  34,  621. 

*>)  Zu.  f.  phy*  Chem.  35,  98. 

”)  Zl*.  f.  phy*.  Cliein.  34,  69, 

O)  Zu.  f.  phy*.  Chem.  34,  495. 

O)  Zl*.  unorc.  Ch.  24,  269. 

«•)  Zl*.  f.  E.  VI.  543. 
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Methode  hat  er  Versuche  zur  Bestimmung 
des  Kntladungspotentials  des  Chlors  ausge- 
fuhrt*’).  nachdem  er  durch  theoretische  Ucher- 
legungen  dazu  kam,  die  bisher  bekannte 
Zahl  für  zu  niedrig  zu  halten.  — Die  bei  der 
Bestimmung  der  Polarisation  in  geschmolzenen 
Salzen  beobachtete  p'rniedrigung  derselben 
konnte  R.  Lorenz*")  auf  einen  Rcststrom 
zurückfuhren,  der  dadurch  zustande  kommt, 
dass  Metalldampf  und  Anion  zu  einander 
diffundieren.  Bei  steigender  Temperatur 
nimmt  der  Reststrom  mehr  und  mehr  zu, 
wodurch  gleichzeitig  eine  ICrniedrigung  der 
Metallausbeute  hcrbeigefiihrt  wird.  Die  Ab- 
weichungen werden  geringer  bei  grösserem 
Elektrodenab.stand  und  grösserer  Stromdichte. 

DieThatsachc,  dass  die  Wasserzersetzung 
zwischen  Platinelektroden  schon  bei  1,7  Volt 
eintritt,  während  der  Bleiakkumulator,  der 
doch  durch  Wasserzersetzung  geladen  wird, 
2 Volt  Spannung  zeigt,  findet  nach  W. 
Nernst  und  p'.  Dolezalek*’)  ihre  Erklärung 
in  den  Versuchen  von  Caspari,  wonach  die 
W’asserstoffentwicklung  an  einer  Bleiplatte 
erst  bei  etwa  0,3  Volt  höherer  Spannung 
erfolgt  als  an  einer  Platinplatte.  Dieser  Er- 
klärung stimmen  Strasser  und  Gahl>")  bei 
und  konstatieren  ferner,  dass  der  Betrag  dieser 
Ueberspannung  je  nach  dem  .Material  der 
Bleielektrode  verschieden  ist,  am  grössten  ist 
sie  bei  festem  metallischem  Blei,  kleiner  bei 
Bleischwamm,  noch  geringer  bei  antimon- 
haltigem Blei. 

Eine  besondere  Stellung  unter  den  Me- 
tallen bezüglich  seines  elektromotori.schen 
Verhaltens  nimmt  nach  den  Untersuchungen 
Hittorl's  das  Chrom  ein.  W'ie  nun  dieser 
berühmte  p'orscher  auf  der  7.  Jahresversamm- 
lung der  deutschen  elektrochemischen  Gesell- 
schaft in  einem  Vortrag  darlegte“'),  sind  auch 
andere  Metalle,  so  z.  B.  Eisen,  Nickel  und 
Cobalt,  unter  bestimmten  Bedingungen  passiv 
und  zwar  nicht  infolge  einer  Oxydschicht, 
wie  man  früher  glaubte,  VV.  Ostwald“*) 
hat  nun  gefunden,  dass  dieser  Zustand  des 
Chroms  ein  periodischer  ist;  so  findet  die 
Auflösung  des  Chroms  in  Säuren  mit  wechseln- 
der Intensität  statt,  wobei  Schwankungen  der 
elektromotorischen  Kraft  des  Chroms  aul- 
treten. Auf  dieses  Verhalten  des  Chroms 
gründen  F.  Livingston,  R.  Morgan, 
W.  A.  Duff“)  eine  Vorrichtung  zum  Gleich- 


o)  zti.  f.  E.  VI.  58t, 

<•)  Zu.  i.  aDor{;.  Chem.  23,  97. 

M)  Zu.  f.  K.  VI.  S49. 

Ml)  Zu,  f.  K.  Vll.  11. 

“)  Zl».  f.  B.  VII.  K-S. 

M)  Zu.  f.  j»hy».  Chtm  35,  33. 

*•;  Juuro.  Amer.  Chem.  .Soc.  22,  33 1. 


richten  von  Wechselströmen.  Macht  man  im 
Element  Cr  j H,So,  / Pt  das  Chrom  zur 
Kathode,  so  geht  der  Strom  ungehindert 
durch,  wird  es  aber  Anode,  so  verhindert  es 
den  Stromdurchgang  bis  zu  einer  Spannung 
von  75  Volt;  macht  man  nun  das  Platin  wieder 
zur  Anode,  so  geht  abermals  erst  bei  75  Volt 
ein  Strom  hindurch.  .Aus  diesem  dem 
Aluminium  entgegengesetzten  Verhalten  er- 
giebt  sich  eine  Bestätigung  der  Meinung 
Hittorf's  über  den  inaktiven  Zustand.  — 
Durch  die  Aufstellung  einer  Polarisations- 
kurve oder  die  Bestimmung  des  Punktes  der 
Stromstärke,  bei  dem  eben  Wasserstoffentwick- 
lung an  der  K.athode  auftritt,  hat  H.  Gold- 
schmidt“) die  Reaktionsgeschwindigkeit  bei 
elektrolytischen  Reduktionen  zu  messen  ver- 
sucht. Beobachtungen  über  die  Polarisation  von 
Ferrocyankupfermembranen  in  Kupfersulfat- 
resj).  Zinksulfatlösungen  mit  Kupfer-  resp. 
Zinkelektroden  und  über  die  Beschaffenheit 
der  Membranen  hat  B Moritz*“)  angestellt. 

Die  theoretischen  V'erhältnisse  der  Elektro- 
lyse von  Alkalichloriden,  die  noch  immer 
wenig  sicher  sind,  wurden  von  einer  Anzahl 
von  P'orschern  zu  klären  gesucht.  Besonders 
F.  Foerster  hat  eine  grosse  Zahl  der 
umfangreichsten  und  glänzendsten  Arbeiten 
darüber  veröffentlicht.  In  der  Polemik  mit 
Wohlwill  weist  dieser  die  Aussetzungen 
Foersters  zurück**).  Zur  Kenntnis  der 
anodischen  Sauerstoffentwicklung  bei  der 
Elektrolyse  von  Alkalichloridlösungen  betitelt 
sich  eine  Abhandlung  von  P'.  P'oerster 
und  H.  Sonneborn*’), worin  sie  darthun.dass 
bei  Ausschluss  der  Bildung  von  Chlorsauer- 
stoffverbindungen an  der  Anode  nur  wenig 
Sauerstoff  entwickelt  wird  und  demgemäss 
nur  eine  geringe  Salzsäurebildung  eintritt. 
Die  bei  der  gewöhnlichen  Elektrolyse  er- 
haltenen grösseren  Sauerstoffmengen  rühren 
daher,  wie  schon  früher  von  Foerster  nach- 
gewiesen, von  CIO -Ionen  im  anodischen 
p)lcktrolyten  her.  Eine  Bestätigung  der  von 
Müller  und  p’oerster“)  bei  der  Elektro- 
lyse von  Kaliumchlorid  erhaltenen  Resultate 
liefern  die  Versuche  von  A.  Brochet“),  von 
dem  eine  weitere  Abhandlung  über  die  elektro- 
lytische Bildung  des  Kaliumchlorats  in  den 
Compt.rend.  130,  7 iS  vorliegt.  A. Sieverts*") 
hat  Versuche  angestellt,  um  die  merkwürdigen 
Unterschiede  der  Versuche  Schoops*')  mit 

•«)  Zu.  f.  E.  VII.  S63. 

•»)  Zu.  phy«.  Chem.  33,  513. 

••)  Zu.  I.  E.  VI.  140. 

»')  Zu.  I E.  VI.  597. 

*«)  ZU  I.  E.  VI.  II. 

‘*)  Compt.  rend.  ijo,  134. 

••)  Zu.  f.  K.  VI  364. 

««)  Zts.  f.  E.  U.  209. 
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den  von  Ko  erster  erhaltenen  aufzuklären 
und  gleichzeitig  zu  erfahren,  worin  die  stärkere 
Bleichkraft  der  elektrolytisch  hcrgcstellten 
Hypochloridlösung  gegenüber  der  gewöhn- 
lichen Chlorkalklösung  begründet  ist.  Durch 
die  Untersuchung  wurde  dargethan,  dass  dies 
von  freier  unterchloriger  Säure  herrührt.  Eine 
umfangreiche  Abhandlung  über  die  Kochsalz- 
zerlegung haben  R.  Lorenz  und  H.  Wehr- 
lin")  veröffentlicht,  welche  besonders  auch 
wegen  der  Apparatenanordnung  interessant  ist. 

Schliesslich  sei  noch  erwähnt,  dass 
R.  V.  Heuser”*)  die  Möglichkeit  der  Elektro- 
lyse ohne  Elektroden  erörtert.  Die  vorge- 
schUagene  Versuchsanordnung  wird  aber  von 
A.  Heil“)  einer  abfälligen  Kritik  unter- 
worfen, worauf  V.  Heuser"*)  repliziert.  Hin- 
gewiesen sei  auch  auf  eine  .Abhandlung  von 
M.  Krank*”)  über  das  Prinzip  der  matürlichen 
Elektrisierung  in  .seiner  Anwendung  auf 
elektrochemische  Erscheinungen,  und  auf  eine 
zweite”^  über  die  Theorie  der  Elektrolyse 
und  der  Kathodenstrahlen  vom  Standpunkt 
der  Wirbelatomtheorie. 

Stromerzeugung. 

a.  Elemente. 

Die  einleitenden  Bemerkungen  im  Jahres- 
bericht von  1S99  sind  auch  für  dieses  Jahr 
in  Geltung  geblieben,  es  ist  aber  doch  ein 
kleiner  Kortschritt  in  der  zweckmässigen 
Ausnützung  aller  in  Betracht  kommenden 
Kaktoren  zu  konstatieren. 

Eine  Scheidewand  zwischen  Elektrode 
und  Elektrolyt  bei  Normalelementen  be- 
trifft das  Patent  von  Richard  O.  Heinrich 
(D.  R.  P.  103985).  Danieil  - Elemente 
mit  einer  \*orrichtung,  um  die  ver- 
brauchte Schwefelsäure  abzulassen,  hat 
W.  G.  Heys  (Engl.  Pat.  26026,  26116)  kon- 
struiert. Siemens  u.  Halske  liessen  sich 
eine  galvanische  Batterie  mit  flüssigkeits- 
dichtern,  den  Abzug  von  Gasen  durch  den 
Depolari.satorzul.a.ssenden  Verschluss  schützen. 
(D.  R.  P.  108252)“).  Das  galvanische  Element 
der  Elektrizitäts  - .•\ktiengesellschaft  Hydra- 
werk  besitzt  zwei  konzentrisch  angeordnete 
Zinkzylinder  (D.  R.  P.  108964)”*).  Um  bei 
galvanischen  Elementen  das  Kestsetzen  von 
Niederschlägen  auf  der  Kohle  zu  verhindern, 
bringt  K.  E.  Singer  (D.  R.  P.  105282)”)  auf 

**)  Zu.  f.  E.  VI.  489  ff. 

•*)  l)ic»e  Zell-cbr.  VII.  71. 

*•)  Diese  Zeitschr.  YII.  loo, 

»)  Die«  Zeitschr.  VII.  153. 

^ Diese  Zeitschr.  VII.  122.  15$. 

Diese  Zeitschr.  VII.  184. 

**)  Diese  Zeitschr.  VII.  116. 

••)  Die«?  Zeitschr.  VII.  142. 

Diese  Zeitschr.  VI.  245. 


der  Kohle  einen  dünnen  Zementüberzug  an. 
Ein  Chromsäureelement  mit  Diaphragma,  bei 
dem  zwei  parallel  geschaltete  Kohlenzylinder 
in  Verwendung  kommen,  hat  sich  A.  J.  Boult 
(Engl.  Pat.  17258  V.  1898)  patentieren  lassen. 
Eine  galvanische  Batterie  mit  Lösungselektrode 
.aus  Kohle,  welche  im  Schmclzflu.ss  arbeitet, 
rührt  von  J.  L,  Dobell  (D  R.  P.  106231)  her. 
H.  Blumenberg  (D.  R.  P.  108448)*’)  benützt 
als  Erregerflü.ssigkeit  für  galvanische  Batterien 
eine  Lösung  von  Chlorat  und  Alkalibisulfat, 
wodurch  die  elektromotorische  Kraft  erhöht 
und  der  Zinkverbrauch  verringert  wird.  Als 
Depolarisationsmittel  verwendet  Ch.  Le  vetus 
(Engl.  Pat.  22070,  i898)Stickoxyde, salpetrige 
Säure,  Nitrite  und  Nitro.sylschwefelsäure.  — 
Beim  Trockenelement  von  A.  Witzel 
(D.  R.  P.  108153)’*)  i.st  das  Gemisch  aus 
Kohle  und  Braun.stein  noch  mit  Eisenchlorid 
getränkt  und  durch  eine  Gypsschicht  von  der 
positiven  E.lcktrode  aus  Eisen  oder  Zink  ge- 
trennt, um  die  Einwirkung  von  Eisenchlorid 
auf  diese  Metalle  zu  verhindern.  — Die 
Columbus  - Elcktrizitätsgcsellschaft  (D.  R.  P. 
1 14486)  benutzt  alsDepolarisatorQuecksilber- 
chlorür,  Calomel,  welches  mit  Graphitpulver 
vermischt  ist  und  einen  Zusatz  von  Kreide  er- 
hält, um  die  bei  der  Reduktion  desQuecksilber- 
chlorürs  entstehende  Salzsäure  zu  binden. 
Das  nach  Reduktion  des  Quecksilberchlorürs 
entstehende  Quecksilber  soll  dann  durch 
Ladung  wieder  zurückverwandelt  werden.  — 
In  dem  Element  von  v.  d.  Poppenburg's 
Element- Akkumulatoren  Wilde  u.  Cie.  (D. 
R.P.  io6o25)’*)steht  die  mitdepolarisierender 
Masse  gefüllte  Kohlenelektrode  auf  einer  aus 
schwerlöslichen  Salzen  mit  oder  ohne  Zusatz 
von  chlorsaurem  Natron  oder  gleichwertigen 
Stoffen  bestehenden  Schicht,  welche  noch 
zur  Erhöhung  der  Leistungsfähigkeit  leitende 
Zusätze,  wie  Metallspäne  etc.,  enthalt.  — 
Petersen’*)  hat  Modifikationen  am  Bunsen- 
und  Daniell-Element  vorgenommen,  welche 
weder  die  elektromotorische  Kraft,  noch  den 
Widerstand  becinflu.ssen  sollen.  DieSchwefel- 
säure  im  Bunsenelemcnt  wird  durch  Koch- 
salzlösung, die  Salpetersäure  durch  Kerri- 
chloridlösung  ersetzt.  Im  Daniell-Element 
wird  Magnesiumchlorid  benutzt.  — Khn  primär 
wie  sekundär  benutzbares  galvanisches  Ele- 
ment mit  Elektrolyten  von  unveränderlichem 
Leitungsvermögen  will  E.  W.  Jungner’*) 
dadurch  erhalten,  dass  er  als  Elektroden  ein 


’>)  Ilice  Zeiuchr.  VII.  117. 

Diese  Zeitschr.  VII.  97. 

'*}  Diese  Zeitschr.  VII.  24. 

EnipneeriDK  VIII.  27.  Diese  Zeitschr.  VI.  218. 
t*)  Diese  Zeitschr.  VII.  io2. 
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Nickeldrahtnetz  mit  Füllung  von  Silbersuper- 
oxyd und  ein  Kupferdrahtnetz  mit  fein  ver- 
teiltem Kupfer  in  Alkalilauge  kombiniert. 

Zum  Gleichrichten  von  Wechselströmen 
von  niederer  Spannung  schlägt  W.  L.  Hild- 
burgh’*)  eine  Zelle  von  Cu  / H,  SO4  / l’t  vor, 

^•)  Joun».  Amer.  Chem.  See.  22,  300. 


in  der  das  Kupfer  besser  durch  eine  mit 
Wasserstoff  beladene  Platinplatte  zu  ersetzen 
ist.  Zum  gleichen  Zweck  hat  Polzenius”) 
das  Verhalten  des  Aluminiums  in  verschiedenen 
Elektrolyten  studiert  und  organische  Salze  am 
geeignetsten  gefunden. 

Diete  Zcitschr.  VI.  192. 

(KortseuuDf;  lolgt.) 


Ober  die  Fortpflanzung  der  elektrischen  kraft. 

Von  ür.  Gustav  Platner. 


Um  über  den  Vorgang  der  Leitung  der 
Elektrizität  Klarheit  zu  gewinnen,  erscheint 
es  notwendig,  einmal  eine  genauere  Kenntnis 
von  der  inneren  Struktur  der  Leiter  bezw, 
Nichtleiter,  sodann  auch  eine  solche  von 
dem  Wesen  der  elektrischen  Kraft  selb.st 
zu  besitzen.  Indes.sen  vermag  die  eine  die 
andere  bis  zu  einem  gewissen  Grade  zu  er- 
setzen. Eine  genügende  Einsicht  von  der 
Beschaffenheit  und  dem  Unterschied  der 
Leiter  bezw.  Nichtleiter  würde  Schlüsse  über 
das  Wesen  der  Elektrizität  gestatten  und 
eine  c.xaktc  Vorstellung  von  der  Natur  der 
elektrischen  Kraft  könnte  es  ermöglichen, 
die  Bedingungen,  unter  denen  sie  fortgeleitct 
werden  kann,  genauer  zu  präzisieren. 

Ueber  die  Frage,  was  Elektrizität  ist, 
gehen  die  Meinungen  weit  auseinander.  Das 
Studium  der  Elektrolyse  hat  zu  V^orstellungcn 
geführt,  welche  denen  diametral  gegenüber- 
stehen, die  aus  der  rein  physikalischen  For- 
schung gewonnen  wurden. 

Am  deutlichsten  tritt  dies  hervor,  wenn 
man  die  Anschauungen,  welche  Nernst') 
in  seinem  Lehrbuch  entwickelt,  mit  den 
Theorien  vergleicht,  zu  welchen  im  An- 
schluss an  Faraday,  W.  Thomson,  Max- 
well,*) Hertz  und  andere  gelangt  sind. 


I)  W.  N c r D s I , 'rheoretUche  Chemie.  2.  Aöf- 
l&ae  1S98. 

*)  M a X w e 1 1 , A trextiie  on  electricity  aml 
magneÜBRie.  Deultch  von  Weinstein,  Berlto  1883. 

An  elementsry  treatise  on  clectxicitr.  Denuch 
von  L.  Grftts,  Braunschweig  1883. 

F h p p 1.  A.  Einführung  in  die  M a x w e I l'sche 
Theorie  der  KlektrixitSt  1894,  (Besonders  so  em- 
pfehlen für  malhematiscii  weniger  geschuite  Leser). 

Boitxmann,  l..  Vorlesungen  ilher  .Maxwell's 
Theorie  der  Elektrirital  und  des  Lichtes.  1893.  (Aus- 
führliche Literaturangaben). 

U r u d e , P.  Physik  des  Aethera  auf  cteklro- 
magnetischer  Grundlage.  1894. 

Wiedemann,  G.  Die  l.ehre  »on  der  Elek- 
Irizitüt  Bfl.  IV. 


Auf  der  einen  Seite  das  materielle  sElektion«, 
welches  uns  auf  den  inbezug  auf  Wärme 
und  Licht  längst  überwundenen  Standpunkt 
der  Imponderabilien  zurückversetzt,  und  auf 
der  anderen  Seite  die  hochentwickelte  Theorie 
der  Aethererregung,  welche  in  der  elektro- 
magnetischen Lichttheorie  ihre  Höhe  erreicht 
und  in  der  Telegraphie  ohne  Draht  ihre 
praktischen  Triumphe  feiert.  Der  letzteren 
Theorie  gehört,  wenn  sie  sich  auch  einige 
Modifikationen  wird  gefallen  lassen  müssen, 
zweifellos  die  Zukunit.  Es  i.st  daher  Sache 
des  Elektrochemikers,  sich  derselben  anzu- 
passen. Geht  er  andere  Wege,  .so  geschieht 
es  auf  die  Gefahr  hin,  nach  kürzerer  oder 
längerer  Zeit  zu  der  Einsicht  zu  gelangen, 
dass  er  Zeit  und  Mühe  unnütz  verbraucht 
hat  und  sich,  kurz  gesagt,  auf  dem  Holz- 
wege befindet.  Auf  das  Elektron  von  Nernst 
habe  ich  somit  keine  Veranlassung,  näher 
einzugehen  und  bemerke  nur  noch,  dass  es 
in  einer  negativen  und  positiven  Form  sich 
mit  den  Ionen  verbinden  soll  und  dadurch 
deren  Ladungen  bewerkstelligt. 

Was  nun  die  Maxwell’sche  Theorie 
anlangt,  so  ist  zu  beachten,  dass,  so  gut 
auch  ihre  Gesetze  entwickelt  sind,  man 
doch  einer  grossen  Schwierigkeit  begegnet, 
sobald  es  sich  um  das  Verhalten  der  mate- 
riellen Teilchen,  nämlich  der  Atome  und 
Moleküle  handelt.  Die  von  Maxwell  an- 
genommene elektrische  Verschiebung  oder 
Spannung  (stress  and  strains)  ist  kein  klarer 
Begriff  und  verliert  auch  durch  die  Bemüh- 
ungen Lodge's,’),  ihn  mechanisch  zu  ver- 
anschaulichen seine  Unbestimmtheit  nicht. 
Aus  MaxwcH’s  Darlegungen  geht  überhaupt 
nicht  deutlich  hervor,  wie  weit  an  der  elek- 
trischen Verschiebung  der  Aether,  wie  weit 
Atome  bezw.  Molekule  daran  beteiligt  sind. 

»)  Loifze,  l’hil.  .Mau  5)  J,  351.5141  l8;u 


Digitized  by  Google 


342 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  II 


Erscheint  allerdings  vorwiegend  eine  elastische 
Verschiebung  des  Aethcrs  im  Auge  zu  haben. 
Die  Annahme  aber,  dass  die  Elektrizität  nur 
im  Aether  ihren  Sitz  habe,  macht  eine  Er- 
klärung der  elektrischen  Erscheinung  un- 
möglich. Hier  liegt  auch  der  wunde  Punkt 
der  Maxwell’schen  Theorie,  für  welche  die 
Elektrolyse  bisher  ein  unangreifbares  Gebiet 
darstellte.  Auch  die  Einführung  der  sog. 
eingeprägten  d.  h.  von  aussen  hinzukommenden 
im  System  selbst  nicht  vertretenen  Kräfte, 
die  an  sich  schon  eine  gewisse  Willkür  be- 
zeichnen, vermag  die  Schwierigkeit  nicht  zu 
heben.  Uebrigens  versagt  dieser  Kunstgriff 
auch  an  andern  Stellen,  besonders  derThermo- 
elektrizität  gegenüber. 

Wenn  übrigens  Maxwell  über  das 
Wesen  der  Elektrizität  fast  gar  keine  Vor- 
aussetzungen macht,  so  ist  dies  für  seine 
Theorie  von  besonderem  Wert,  insofern  sic 
von  den  nach  dem  Stande  unserer  Kennt- 
nisse wechselnden  Vorstellungen  hierüber 
unabhängig  und  daher  auch  nicht  mit  ihnen 
steht  und  fallt,  sondern  sic  überdauert.  Man 
kann  einfach  seine  Gleichungen  hinschreiben 
und  sie  damit  begründen,  dass  .alle  Phänomene 
daraus  in  richtiger  Weise  folgen,  wobei 
man  die  Grössen  P.  Q,  K nach  lioltzmann 
als  die  Geschwindigkeitskomponenten  einer 
zwar  unbekannten  aber  doch  wirklich  existieren- 
den Bewegung  betrachtet. 

Für  die  Elektrolyte  kommt  man  damit 
aber,  wie  erwähnt,  nicht  aus;  hier  ist  cs  un- 
erlässlich, sich  über  die  Art  der  Bewegung 
bestimmte  V'orstellungen  zu  machen.  Dies 
kann  natürlich  nur  unter  sorgfältiger  Benutzung 
des  Thatsachenm.ateri.als  geschehen. 

Es  liegt  aber  zweifellos  hinsichtlich  der 
elektrischen  Energie  ein  analoger  Fall  vor, 
wie  er  sich  bei  dem  Licht  und  der  Wärme 
findet,  nämlich  eine  Wechselwirkung  zwischen 
der  ponderablen  Materie  und  dem  Aether. 
Auch  die  ponderomotorischen  Wirkungen 
der  Elektrizität  würden  damit  zugänglicher 
für  eine  Erklärung  und  der  Abschluss  an 
die  -Aetherdrucktheorien  der  Gravitation  von 
Secchi*)  Anderssohn“)  u.  A.  erreicht. 
Es  sind  die  Stösse  der  Aetherteilchen,  welche 
die  Materie  bewegen  und  es  wäre  an  der 
Zeit  die  mystische  unvermittelte  Fernkraft 
oder  Distanzenergie  endlich  definitiv  abzuthun, 

I)  Secchi,  Die  Einheil  ticr  Naturkräfle. 

*)  Andereflohn,  A.  Phytikaliflche  WimirrteD 
der  Naturlehre.  Halle  1S94, 

Hoffman  11,  Prof.  1>.  H.  Die  .Anderasohn- 
»che  Hrucktheorte  cic.  Halle  1S93. 

Taylor,  W.  Kinetic  theorlea  of  gravitalion, 
.\nin.  Rep.  Smitthaon.  Inai.  187s. 

laenkrahe,  Das  Rätsel  von  der  Schwer* 
krvft  1.S79. 


die  übrigens  Newton  nicht  einmal  gewollt 
hat,  sondern  die  ihm  nur  von  seinen  kritik- 
losen Nachfolgern  imputiert  ist.  Für  den 
exakten  Causalbegriff  ist  die  Ursache  einer 
Bewegung  immer  nur  eine  andere  Bewegung. 
Die  geläufige  Definition  einer  Kraft  als  Ur- 
sache von  Bewegung  ist  demnach  nach 
Wundt“)  nicht  nur  ungenügend,  sondern 
direkt  falsch. 

Diese  unvermittelte  Fernkraft  in  der 
Elektrizitätslehre  beseitigt  zu  haben,  ist  nicht 
das  kleinste  V'erdienst  der  Maxwell'schen 
Theorie. 

Die  Beteiligung  der  Atome  an  den 
elektrischen  P>scheinungen  wird  auch  von 
anderen  Forschern  angenommen,  ich  erwähne 
nur  Larmor’),  welcher  die  polarisierten 
Moleküle  als  wirklich  vorhanden  annimmt, 
und  eine  ausführliche  Theorie  darauf  aufbaut. 

Da  Maxwell  seine  Vorstellungen  ledig- 
lich als  mechanische  An,ilogieen  (dynamical 
illustralion)  betrachtet  wissen  will,  so  ist  es 
durchaus  statthaft,  dieselben  durch  den  Fort- 
schritt der  Kenntnisse  entsprechend  bessere 
zu  ersetzen.  Von  ihm  wird  selbst  eine  Trans- 
hation  des  inkompres-sibleiiAethers  zu  gewissen 
Zwecken  angenommen.  Im  allgemeinen 
spielen  aus  der  Hydrodynamik  entnommene 
Vergleiche  wie  überhaupt  in  der  Elektrizitäts- 
lehre eine  grosse  Rolle.  Das  Wort  Kraftfluss 
lehnt  sich  direkt  an  die  Vorstellung  einer 
strömenden  Flüssigkeit  an.  Die  vektoriellen 
Grössen  lassen  sich  überhaupt  am  besten  in 
dieser  Weise  veranschaulichen.  Dabei  ist 
indessen  zu  beachten,  dass  die  Operationen 
der  Infinitesimalrechnung  auf  Grössen,  welche 
eine  Richtung  haben,  also  Vektoren  sind, 
sobald  dies  für  die  abhängig  und  unabhängig 
Veränderlichen  alle  beide  zutrifft,  sich  nicht 
direkt  anwendeii  lassen.  Als  Ersatz  dafür 
hat  man  die  Operationen  der  Konvergenz 
und  Divergenz  eingeführt.  Es  ist  dem- 
nach unter  dem  Zeichen  ,div“  eine  Ver- 
mehrung, unter  „conv“  eine  Verminderung 
des  Kraftflusses  in  einem  Vektorteilchen  zu 
verstehen,  während  der  Operator  „curl“  von 
Maxwell  sich  auf  die  quere  V'erschiebung 
respektive  Rotationsgeschwindigkeit  bezieht. 
Lst  z.  B.  V die  Geschwindigkeit  eines  Punktes 
eines  starren  Körpers  bei  beliebiger  Bewe- 
gung und  u die  Rotationsgeschw-indigkeit. 
so  besteht  die  Beziehung  u=’i,  curl  v. 

Hydrodynamisch  wiirde  man  die  Diver- 
genz als  Quellen  im  Bette  eines  Wasser- 
laufs, die  Convergenz  als  Versickerungen  von 
Wasser  anschaulich  machen  können  (Föppl). 

ä)  W.  W u n d I , Logik  2 lld.  Mcthodcnlehre 
18S3.  S.  365. 

I)  Ror.  iJ3C.  Proc.  1.  XI.IX,  p.  522  1891. 
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Obwohl  die  Maxwell 'sehe  Theorie  so- 
wohl die  unitarische  als  die  dualistische 
Auffassung  der  Elektrizität  zulässt,  so  sollen 
im  Folgenden  doch  die  Ausdrücke  positive 
und  negative  Fllcktrizität  vermieden  werden, 
da  aus  früher  entwickelten  Gründen  ihnen 
eine  Berechtigung  nicht  zugestanden  werden 
kann,  auch  der  Ausdruck  Potcntialdiffcrenz 
genügend  erscheint. 

Die  Bewegung  des  Aethers  unter  dem 
Einflüsse  der  elektrischen  Kraft  ist  wegen 
der  enormen  Geschwindigkeit  der  elektro- 
magnetischen Wellen  eine  derartige,  dass 
ihre  Wellennatur  völlig  verborgen  bleibt. 
Boltzmann  bezeichnet  dieselbe  als  eine 
„aphote“.  Man  kann  etwa  die  Wirkung, 
welche  die  langsame  Bewegung  eines  Pendels 
gegenüber  einer  rasch  .schwingenden  Stimm- 
gabel auf  die  umgebende  Luft  äussert,  zum 
Vergleich  heranziehen.  Man  hat  es  daher 
mehr  mit  einem  Impulse,  für  dc.ssen  Wirkung 
der  Ausdruck  elektrische  Verschiebung 
(Maxwell)  beibehalten  werden  kann,  zu  thun. 
Es  können  überhaupt  die  geläufigen  Aus- 
drücke, da  sie  meist  allgemein  gehalten  sind, 
fast  ausnahmslos  bcibchaltcn  werden. 

Die  .Art  und  Weise,  wie  sich  ein  ein- 
zelnes z\tom  diesem  durch  den  Aether  ver- 
mittelten Impulse  gegenüber  verhält,  wird  von 
zwei  Umständen  abhängen,  nämlich  einmal 
von  seiner  Eigenbewegung,  und  sodann  von 
der  Beweglichkeit,  welche  es  nach  den  ver- 
schiedenen Richtungen  des  Raumes  zeigt  und 
die  von  seiner  potentiellen  Energie  abhangt. 
Für  den  Einfluss  der  letzteren  lässt  sich  der 
Ausdruck  Koeffizient  der  elektrischen  Elasti- 
zität von  Maxwell,  womit  das  Verhältnis 
von  Scheidungskraft  zur  elektrischen  Ver- 
schiebung bezeichnet  wird,  recht  wohl  an- 
wenden. Da  man  den  Atomen  der  Metalle 
im  allgemeinen  freie  Beweglichkeitzu.schreiben 
muss,  so  findet  dieser  Koeffizient  haupt- 
sächlich bei  den  Dielektrika,  wofür  er  auf- 
gestellt ist,  Anwendung. 

Was  den  Einfluss  der  Eigenbewegung 
des  Atoms  gegenüber  dcmelektrischen  Antrieb 
betrifft,  so  macht  sich  erstere  als  Widerstand 
gegen  letzteren  geltend,  indem  das  .Atom 
nur  dann  ungehindert  zu  folgen  vermag,  wenn 
beide  Bewegungen  mehr  oder  weniger  zu- 
sammenfallen. In  einem  Leiter  wird  dadurch 
unter  allen  Umständen  die  Fortpflanzung  der 
elektrischen  Kraft  aufgehalten  werden,  da 
die  gerade  dem  Kraftfluss  entgegengesetzt 
oder  unter  einem  starkem  Winkel  zu  seiner 
Richtung  sich  bewegenden  Atome  die  weitere 
Mitteilung  des  Impulses  verzögern. 

Es  folgt  daraus  der  Satz,  dass  Tempe- 
raturerhöhung in  mctalli.schcn  Leitern  den 


Widerstand  erhöht,  Abkühlung  ihn  herabsetzt. 
Die  neuerdings  ermöglichte  Herstellung  sehr 
niederer  Tem])eraturcn  hat  es  gestattet,  dieses 
Gesetz  in  weitem  Umfang  zu  bestätigen. 
Gegen  den  absoluten  Nullpunkt  hin  wächst 
die  Leitfähigkeit  in  das  Unendliche  bei 
Metallen.  Ob  auch  die  durch  Erwärmung 
vermehrte  Entfernung  der  Atome  von  ein- 
ander auf  die  Leitfähigkeit  einen  Einfluss  hat, 
muss  dahingestellt  bleiben,  da  es  sieh  nicht 
entscheiden  lässt,  ob  der  elektrische  Impuls 
direkt  von  Atom  zu  Atom,  oder  was  wahr- 
scheinlicher erscheint,  unter  Vermittlung  des 
dazwischen  befindlichen  Aethers  weiterge- 
geben wird.  Infolge  ihrer  freien  Beweglich- 
keit sind  die  Atome  der  Metalle  aber  auch 
nicht  im  Stande,  den  elektrischen  Zwangs- 
zustand, der  fortwährend  mit  ihrer  Wärme- 
bew'egung  kollidiert,  dauernd  festzuhalten. 
Er  verschwindet  ebenso  rasch  wie  er  eintritt, 
wobei  eine  entsprechende  Wärmemenge  dafür 
auftritt.  Es  folgen  diese  Resultate  vor- 
wiegend aus  den  Untersuchungen,  welche  an 
mittleren  Leitern  angestellt  sind.  Um  den 
Zustand  aufrecht  zu  erhalten,  ist  demnach 
eine  dem  Zerfall  entsprechende  fortdauernde 
neue  Zufuhr  von  elektrischer  Kraft  nötig. 
Ferner  geht  daraus  hervor,  dass  in  einem 
vollkommenen  geladenen  Leiter  eine  An- 
häufung von  Elektrizität  unmöglich  i.st.  Diese 
sitzt  vielmehr  in  der  Oberfläche  respektive 
im  angrenzenden  Dielektrikum.  Zu  erwähnen 
ist  dabei,  dass  die  Maxwell’sche  Theorie 
den  Uebergang  zu  einem  anderen  Medium 
als  kontinuierlich,  wenn  auch  nur  in  einer 
unendlich  dünnen  Grenzschicht,  annimmt. 

Die  Grösse  q der  in  der  Zeiteinheit  im 
V'olumen  eines  Leiters  entwickelten  Wärme 
ist  für  einen  Punkt,  in  welchem  die  Intensität 
des  elektrischen  Kraftfeldes  =h  ist,  auszu- 
h» 

drücken  durch  die  Formel  — , worin  <s  den 

spezifischen  Widerstand  des  Leiters  bezeichnet. 
VVird  die  in  der  Volumeneneinheit  enthaltene 
elektrische  Kraft  des  Feldes  durch  den  Wert 

w = ausgedrückt  ^ = spezifischer 

induktive  Kraftj  .so  gilt  die  Beziehung 
h’  h*  8 tt  k 2 

8rck  f h"' 

Es  ist  dabei  B durch  o =-  4 x k ■ H definiert 
und  h.at  als  ein  spez.  Koeffizient  des  Leiters 
zu  gelten  einer  Zeit  entsprechend. 

In  Worten  ausgedrückt:  Die  elektrische 
Kraft  w,  welche  unaulhörlich  durch  eine 
Kraftzufuhr  von  aussen  erneuert  wird,  zer- 
streut sich  vollständig  in  Wärme  in  einer 
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Zeit,  die  durch  ^ gegeben  ist  und  welche 

kleiner  ist  als  iO“‘  Sekunjle  für  gewisse 
Leiter  zu  sein  scheint,  wahrend  sie  für 
Dielektrika  den  Wert  von  lo*  Sekunden 
und  darüber  erreicht.  (Schwartze  I.  c.) 

Als  Resultat  der  Auseinandersetzung 
ergiebt  sich,  dass  man  den  Widerstand  als 
eine  Kraft  definieren  kann,  welche  dem 
elektrischen  Kraftfluss  entgegen  wirkt.  Da- 
mit stimmen  auch  die  dafür  gefundenen 
Formeln,  welche  die  Dimensionen  einer 
Kraft  haben. 

Schwartze  steht  auf  demselben  Stand- 
punkt, wenn  er  sagt:  ,Eben.so  muss  aber 

auch  der  Ohm'sche  Widerstand,  der  ähnlich 
wie  das  Gewicht  als  Druck,  nämlich  als 
Gegendruck  zur  Stromwirkung  auftritt,  in 
einer  'schwingenden  Bewegung  der  beein- 
flussten Kraftpunkte  der  betreffenden  Sub- 
stanz des  Lcitermaterials  und  des  Aethers 
.seinen  Grund  haben.  Ilieriius  folgt  aber 
wiederum  mit  Rücksicht  auf  das  Prinzip  der 
Gleichheit  von  Wirkung  und  Gegenwirkung, 
dass  auch  der  sogenannte  elektrische  Strom 
nur  als  kinetischer  Druck  zu  betrachten  ist.“ 

Zahlreiche  Erscheinungen  lassen  sich 
nur  in  dieser  Weise  erklären.  Ich  erinnere 
nur  an  die  diruptive  Entladung,  das  Bogen 
licht,  die  Entladung  im  luftverdünnten 
Raum  etc. 

Der  zweite  einen  Widerstand  bedingende 
.‘\nteil  der  Energie  des  Leitermaterials,  näm- 
lich die  potentielle  Energie  von  dessen 
Atomen,  i.st  zwar  nicht  bedeutend,  bildet 
aber  doch  den  Grund  für  die  erheblichen 
Unterschiede,  welche  nicht  nur  die  verschie- 
denen .Metalle  hinsichtlich  der  Leitfähigkeit, 
sondern  auch  bei  Beimengung  manchmal 
recht  geringer  Mengen  fremder  Bestandtteile 
aufweisen.  Die  Legierungen  z.  B.  zeigen 
dementsprechend  in  die.ser  Hinsicht  kein 
einfach  additives  Verhalten,  sondern  häufig 
eine  beträchtlich  geringere  Leitfähigkeit,  als 
sich  berechnen  lasst.  Neuere  ausführliche 
Untersuchungen  über  dies  V'erhalten  hat 
Lieben ow  angestellt. 

Fün  wichtiges  .Moment  fiir  die  Beweis- 
führung ist  ferner  darin  zu  erblicken,  dass 
die  Metalle,  abge.sehen  von  sehr  dünnen 
•Schichten,  sich  durch  Undurchsichtigkeit  bis 
zu  den  höchsten  Temperaturen  auszeichnen. 
Bei  den  nahen  Beziehungen,  welche  nach 
derelektromagncti.schcn  Lichttheorie  zwi.schen 
Licht  und  elektrischer  Fmergie  herrschen, 
kann  man  aus  dem  Verhalten  gegenüber 
dem  Licht  auch  auf  das  gegenüber  der 
Elektrizität  gewisse  Schlüsse  ziehen,  zumal 
sie  korrelativ  sind. 


Es  geht  daraus  hervor,  dass  die  Atome 
der  Metalle  in  beiden  Fällen  die  Bewegung 
des  .'\ethcrs  annehmen,  nur  dass  beim  Licht 
die  Umwandlung  in  Wärme  noch  vollständiger 
erfolgt. 

Für  das  V’erständnis  der  Leitung  im 
Dielektrikum  und  in  schlechten  Leitern  allge- 
mein kommt  zunächst  deren  fernere  Struktur 
in  Betracht.  z\ls  Schlussfolgerung  aus  der 
MaxweH'schen  Theorie  sowie  als  Resultat 
der  Experimente  besonders  von  Fizeau  er- 
giebt sich,  dass  der  Aether  nicht  nur  in 
verschiedenen  Körpern,  sondern  in  den 
Kristallen  sogar  nach  verschiedenen  Richtun 
gen  eine  verschiedene  Dichte  besitzt. 
Klemencic  hat  die  Aetherdichte  für  eine 
grössere  Reihe  von  .Stoffen  festgestellt.  Eine 
Dichteänderung  des  zXethers  kann  aber  nur 
durch  eine  Aenderung  seiner  Volumenenergie, 
das  heis.st  der  Intensität  der  Bewegung  seiner 
Teilchen  zu  Stande  kommen,  welche  wiederum 
von  der  Bewegung  der  Atome  und  Moleküle 
abhängt.  Daiaiis  geht  hervor,  dass  die 
letzteren  nach  verschiedenen  Richtungen  eine 
verschieden  starke  Bewegung  haben  müssen. 
Zu  dem  gleichen  Resultat  wurde  ich  in  meiner 
Abhandlung  über  die  Mechanik  der  Atome 
geführt,  wo  diese  Differenzen  aus  den  nach 
den  verschiedenen  Richtungen  des  Ranmes 
ungleichen  Verhalten  der  Anziehungskraft 
der  Atome  abgeleitet  wurden.  Diese  ist  hier 
also  als  eine  durchaus  vektorielle  Glosse  zu 
behandeln. 

Die  elektrische  V'erschiebung.  welche 
die  Atome  eines  Dielektrikums  in  einem 
elektrischen  Kraftfelde  erleiden,  hat  demnach 
in  erster  Linie  die  Kraft  zu  überwinden, 
welche  von  den  V'ektoren  der  Attraktion 
ausgeht.  z\ber  ebenso  wie  diese  von  den 
Schwingungen  des  Lichtes,  welches  in  diesen 
Körpern,  soweit  sie  durchsichtig  sind,  fast 
ausschliesslich  im  Aether  sich  fortpflanzt, 
wenig  beeinflusst  wird,  gilt  Achnliches  auch 
bezüglich  der  elektrischen  Kraft.  Die  Atome 
sind  der  elektrischen  V'erschiebung  schwer  zu- 
gänglich, ist  sie  aber  eingetreten,  so  ver- 
schwindet sie  auch  so  leicht  nicht  wieder.  Ihr 
Auftreten  bedeutet  nach  dem  Gesagten  also 
nichts  anderes  als  eine  zVenderung  der  soge- 
nannten innen!  Energie,  speziell  auch  der 
potentiellen.  Die  Dielektrika  erscheinen  da- 
mit den  .Metallen  gegenüber  hinreichend 
char.akteri-siert.  Ihre  Energieänderung  ist 
elastischer  Art,  d.  h.  der  ursprüngliche  Zustand 
tritt  wieder  ein,  sobald  der  Zwang  aufhört. 

.Vuf  die  bisher  behandelten  Medien  lassen 
sich  nun  die  MaxweH'schen  Gleichungen 
ohne  Schwierigkeit  anwenden.  Ihre  Giltigkeit 
wird  durch  die  von  mir  formulierte  An- 
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schaming  über  das  Wesen  der  elektrischen 
Kraft  in  keiner  Weise  alteriert,  da  sie  ja  in 
dieser  Hinsicht  von  vornherein  einer  be 
sondern  Reschrankiing  nicht  unterworfen  sind. 
Anders  wird  dies  aber,  sobald  man  die 
Klektrolyte  in  Betracht  zieht.  Diese  unter- 
scheiden sieh  in  einer  Beziehung  wesentlich 
von  den  bisher  erwähnten  zwei  Arten  von 
Substanzen,  und  zwar  besteht  die  Abweichung 
darin,  dass  sie  im  Gegen.satz  zu  jenen  nicht 
als  homogen  gelten  können.  Vielmehr  hat 
man  die  I,ösungen  etc.  als  gleichmassige 
Verteilung  von  leitenden  Teilchen  in  einem 
Dielektrikum  zu  betrachten.  Es  sollen  nun 
die  Maxwell’schen  Formeln  kurz  angegeben 
werden  und  zwar  im  Anschluss  an  Köppl, 
auf  welchen  ich  bezüglich  der  Details  ver- 
weisen muss,  mit  Hilfe  der  Vektor-Analysis, 
die  gegenüber  der  Cartesischcn  Darstcl- 
lungsweise  solche  V’orzüge  besitzt,  dass  ihre 
Anwendung  sich  ganz  von  selbst  empfiehlt. 
Daneben  ist  aber  bei  den  Elektrolyten  noch 
ein  anderes  Prinzip  zu  berücksichtigen,  das 
sich  wie  folgt  formulieren  lässt;  Wirkt  auf 
ein  Sy.stem  eine  Reihe  von  Kraftimpulsen 
derartig  ein,  dass  nicht  alle  Kraftpunkte 
gleichmassig  beeinflusst  werden,  so  kommt 
es  zu  Potentialdiffcrenzen,  und  das  System 
arbeitet  in  sich  selbst,  es  kommt  dadurch 
zu  Aenderungen  der  räumlichen  Beziehungen 
seiner  Komponenten,  d.  h.  in  diesem  Falle 
ai.so  bei  der  Elektrolyse  zur  Abscheidung 
bestimmter  Bestandteile. 

Bevor  ich  auf  den  Vorgang  der  Elektro- 
lyse in  dieser  Erklärung  vom  Standpunkte 
der  Max  well’ sehen  Theorie  näher  eingehe, 
möchte  ich  noch  einen  Punkt  naher  erörtern. 
Man  mache  folgende  Versuchsanordnung: 
Ein  elektrischer  Strom  werde  durch  drei 
hintereinander  geschaltete  Zersetzungszellen, 
welche  denselben  Elektrolyten  enthalten,  ge- 
leitet. Man  andere  den  Versuch  dahin  ab, 
dass  man  den  Strom  durch  eine  Zelle  leitet, 
welche  durch  zwei  Scheidewände  von  ent- 
sprechendem Metall  in  drei  hintereinander- 
liegende Abteilungen  getrennt  ist.  Endlich 
lasse  man  die  Scheidewände  auch  fort  und 
bringe  an  ihrer  Stelle  nur  zwei  isolierte 
Metallstücke  in  die  Strombahn  der  Elektro- 
lyten. Eine  einfache  Ueberlegung  zeigt, 
dass  alle  drei  Fälle  zum  gleichen  Resultate 
und  damit  auch  demselben  Problem  führen, 
nämlich  dem  Auftreten  von  elektrolytischen 
Zersetzungsprodukten  an  den  eingeschalteten 
metallischen  Leitern. 

Vom  Standpunkte  der  Theorie  der 
elektrolytischen  Dissociation,  nach  welcher 
die  lonenladungen  vom  Strom  unabhängig 
sind,  muss  man.  um  die  Elektrolyse  in  der 


mittleren  Abteilung  zu  erklären,  entweder 
annehmen,  dass  hier  eine  Zersetzung  ohne 
Pmergieaufwand  stattfindet,  also  sich  wieder 
in  direkten  Gegen.satz  zum  Gesetz  von  der 
Erhaltung  der  Kraft  setzen,  oder  man  muss 
eine  von  den  freien  Ionen  unabhängige 
Stromleitung  zugeben,  dann  sind  diese  aber 
vollkommen  überflüssig.  Man  begegnet 
übrigens  derselben  Schwierigkeit,  wenn  es 
sich  darum  handelt,  den  Uebergang  der 
elektrischen  Energie  aus  einem  galvanischen 
Element  in  das  andre  zu  erklären.  Jeden- 
falls kann  man  sich  der  Ein.sicht  nicht  ver- 
schlie.ssen,  dass  die  Leitung  im  Fülektrolyten 
denn  doch  in  etwas  anderer  Weise  erfolgt, 
als  diese  Theorie  es  annimmt. 

Auch  der  Umstand,  dass  eine  Elektro- 
lyse durch  minimale  Ströme  möglich  ist, 
kann  den  geladenen  Ionen  nicht  zur  Existenz- 
berechtigung verhelfen.  Es  ist  hier  zu  er- 
wähnen die  Elektrolyse  einer  Metallsalz- 
lösung zwischen  Elektroden  von  demselben 
Metall,  wie  Kupfersalz  zwischen  Kupfer- 
elektroden etc.  Die  Annahme,  dass  die  für 
die  Abscheidung  des  Metalles  an  der  Kathode 
nötige  Energie  an  der  .'\node  durch  Auf- 
lösung desselben  Aequivalents  von  Metall 
gewonnen  wird,  ist  durchaus  begründet,  wie 
ich  schon  früher  gezeigt  habe.  Ebenso  wie 
man  ein  exakt  gearbeitetes  Rad  von  mög- 
lichst gleichmässiger  Verteilung  des  Gewichts 
selb.st  bei  bedeutender  Schwere  durch  eine 
geringe,  aber  zur  Ueberwindung  der  Reibung 
im  Lager  und  des  Luftwiderstandes  genügende 
Kraft,  wenn  auch  nur  allmählich,  in  Bewegung 
setzen  kann,  so  braucht  die  für  eine  derartige 
Elektrolyse  nötige  Pmergie  nicht  grösser  zu 
sein,  als  dies  die  Ueberwindung  des  Wider- 
standes, dessen  Aequivalent  die  Joule'sche 
Wärme  ist,  verlangt. 

P'ür  die  Anwendung  der  Maxwell'.schen 
Theorie  auf  die  IClektrolyse  sind  noch  einige 
wichtige  Begriffe  näher  zu  bestimmen  und 
zwar  zunächst  der  Unterschied  zwischen 
wahrer  und  freier  Pilektrizität. 

Teile  ich  einer  in  der  Luft  befindlichen 
Kugel  vomRadius  r eine  elektrische  Ladung  e„ 

mit,  so  ist  die  P'lächendichte  . . Diese  . 

4 TT  r* 

Ladung  Lst  die  Folge  einer  elektrischen 
Verschiebung,  die  nicht  nur  an  der  Ober- 
fläche stattfindet,  sondern  sich  auch  in  das 
Dielektrikum  hinein  erstreckt,  und  zwar  ist 
sie  völlig  unabhängig  von  der  Natur  des 
letzteren.  Sie  wechselt  ihren  Wert  also  auch 
nicht,  wenn  man  verschiedene  Medien  kugel- 
schalenförmig  übereinander  die  geladene 
Kugel  umgebend  denkt.  Beim  Uebergang 
von  einem  Dielektrikum  zum  andern  tritt 
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eine  Aenderung  der  Verschiebung  nicht  ein. 
Dieselbe  entspricht  also  völlig  der  wahren 
Ladung  der  Kugel.  Die  Quelle  des  Kraft- 
flusses  ist  in  der  Ladung  zu  suchen,  wo  die 
Kraftlinien  beginnen,  div  T hat  hier  also 
einen  positiven  Wert.  Ausser  der  elektrischen 
Ver.schiebung,  welche  als  der  Kapazitats- 
faktor  der  Energie  des  Kraftfeldes  auftritt 
und  etwas  wesentlich  Neues,  nur  der  Max- 
wel Eschen  Theorie  Eigenes  d.arstellt,  kommt 
noch  die  elektrostatische  Kraft  in  Betracht. 
Im  Gegensatz  zur  Verschiebung  i.st  diese 
aber  vom  Medium  abhängig.  Sie  ist  als  die 
Ursache  der  V'erschiebung  anzusehen.  Beide 
sind  durch  folgende  Gleichung  miteinander 

verbunden:  T c 6 oder  ®=  ^ -C.  Der 

4Tt 

in  ihr  vorkommende  Koeffizient  wird  als 
Dielektrizitätskonstante  bezeichnet.  Von  ihm 
hangt  der  W'ert  der  elektrostatischen  Kraft 
ab.  Diese  letztere  ist  z.  B.  im  Petroleum 
geringer  als  in  der  Luft.  Man  kann  dann 
gewissermassen  die  wahre  Ladung  in  zwei 
Teile  zerlegen,  einen,  welcher  als  elektro- 
statische Kraft  zur  Geltung  kommt,  und  einen, 
welcher,  wenn  man  so  sagen  darf,  gebunden 
oder  latent  ist.  Der  erstere  Anteil  wird  als 
freie  Elektrizität  oder  als  freie  Ladung  be- 
zeichnet. Der  Kraftfluss  geht  wieder  von 
der  Ladung  aus.  Hier  hat  div  einen 
positiven  Wert.  Es  sei  p(  die  Dichte  in  der 

„ . . . , div  Cs 

Raumeinheit,  dann  ist pt. 

4 t 

Die  räumliche  Dichte  in  dem  Volumen- 
element d V ist  ■ 4 IV  pf  ■ d V.  Für  die  ganze 
Ladung  erhält  man  4 w./’pt  d v.  Dieselbe  ent- 
spricht dem  Kraftflusse  durch  die  ganze  Ober- 
fläche y (i  d f ; also  4 it/p(  d V = /öill  df. 

CS  Üi  ist  hier  das  skalare  Produkt  zweier 
Vektoren  und  ergiebt  die  Projektion  des  in 
der  Richtung  der  Kraftlinien  fallenden  Vek 
tors  (S  auf  die  Normale  9}  zum  Klächeneicment 
df,  welches  jede  beliebige  Lage  haben  kann: 
Es  ist  damit  also  der  Gauss’sche  Satz  au.sge- 
drückt.  Da  die  elektrostatische  Kraft  vom 
Medium  abhängt,  so  müs.sen  ihre  Kraftlinien 
an  der  Grenze  zweier  verschiedener  Dielek- 
trika ihre  Dichte  wechseln.  Es  i.st  hier  der 
Sitz  einer  freien  Ladung,  div  (£•  ist  hier  von 
O verschieden.  Die  elektrostatische  Kraft 
wird  demnach  nur  in  einem  einheitlichen 
isotropen  Dielektrikum  keine  Aenderung  er- 
leiden, weil  nur  hier  die  solenoidale  Be- 
dingung, nämlich  div=0,  wie  .Maxwell 
dies  ausdrückt,  erfüllt  ist.  Nur  in  diesem 
P'allc  wird  der  Kraftfluss  durch  eine  ge- 
schlossene Fläche  unverändert  hindurchgehn, 
also  ebenso  viel  Kraftlinien  ein-  w ie  austreten. 


Die  Potentialdifferenz  zwischen  zwei 
Punkten  P»  und  P,  ergiebt  sich  als  das 
Linienintegral  von  CS,  nämlich; 

— (U,  — U,)  = /(f  dr. 

p. 

Indessen  nur  dann,  wenn  das  Integral  über 
eine  geschlossene  Kurve  zu  Null  wird,  also 
vom  Integrationswcge  unabhängig  ist,  trifft 
dies  zu.  Dieses  Integral  ist  ■ J = d f - curl  Cf  3f. 
Damit  es  vcrsdiw  indet,  muss  curl  Cf  = O 
sein,  d h.  die  Verteilung  des  Vektors  Cf  muss 
eine  wirbellose  sein.  Das  ist  eine  notwendige 
und  hinreichende  Bedingung.  Das  Potential 
selbst  ergiebt  sich  aus  der  Gleichung 

U_/.p,-dv 

tz  r 

Ebenso  erhält  man  aus  der  bereits  erwähnten 
Gleichung pjdenVektorCf  = J'  r***^^'' 

unter  Berücksichtigung  der  ebenfalls  schon 
genannten  4 iv/pr  dv  = /Cf  9J  df.  Zu  er- 
wähnen ist  noch,  dass  r den  Radiusvektor 
bezeichnet.  Für  die  dielektrische  Verschie- 
bung T ergeben  sich  unter  Beriicksichtigung 
ihrer  Unabhängigkeit  vom  Dielektrikum  ganz 
dieselben  Beziehungen.  Die  räumliche  Dichte 
wird  mit  p»  bezeichnet  und  steht  zu  pf  in 
der  Beziehung:  p,  = K pi. 

Die  Gesamtenergie  T des  Kraftfeldes  er- 
giebt sich  aus  der  Gleichung 

dT  = -^-Cf -®d  v;  T = i/Cf£dv; 

2 2 

Führt  man  hierin  das  Potential  U der  elektro- 
statischen Kraft  ein,  so  erhält  man 

T=‘/U  pw  dv. 


Hieraus  ergiebt  sich  eine  wichtige  Folgerung. 
Da  U das  Potential  der  elektrostatischen 
Kraft  und  diese  der  freien  Elektrizität  ent- 
spricht, während  p»  sich  auf  die  wahre 
Ladung  bezieht,  so  mu.ss  man  schliessen, 
dass  die  Kraft  durch  die  Einwirkung  der 
freien  Elektrizität  auf  die  wahre  Ladung  zu 
Stande  kommt.  Idi.sst  man  daher  zwei  ge- 
ladene Körper  auf  einander  einwirken  und 
sei  e'f,  e'w  und  e"f,  e",  die  freie  bezw.  wahre 
Elektrizität  eines  jeden,  ferner  r der  Abstand 
ihrer  Mittelpunkte,  so  ergiebt  sich  die  Kraft- 
anderung  d T bei  einer  V'crschiebung  um 
d a ihres  Abstandes  a zu 
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das  heisst  es  wirkt  immer  die  freie  Elek- 
trizität des  einen  auf  die  wahre  Ladung  des 
andern  Körpers.  Indem  ich  mich  nun 
vorläufig  auf  diese  kurzen  Andeutungen  be- 
schränke, will  ich  noch  erwähnen,  was 
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Föppl  darüber  äussert:  »Bei  dem  gegen- 
wärtigen Stande  unseres  Wissens  müssen 
wir  uns  damit  zufrieden  geben,  wenn  wir 
irgend  ein  mechanisches  System  angeben 
können,  das  uns  ein  übersichtliches  Erfassen 
und  Begreifen  des  Vorgangs  bei  der  elek- 
trischen Ladung  in  Uebereinstimmung  mit 
den  Grundlagen  der  ganzen  übrigen  Theorie 
gestattet.  Die  Möglichkeit  anderer  Er- 
klärungsweisen ist  ausdrücklich  offen  zu 
lassen  und  die  Aufgabe,  alle  Vorstellungen, 
die  dasselbe  leisten,  aufzusuchen  und  die 
stichhaltig.ste  unter  ihnen  auszuwählen,  der 
zukünftigen  Entwicklung  der  Wissenschaft 
anheimzugeben,  t 

Ich  werde  von  die.ser  Möglichkeit  einer 
andern  Erklärungsweise  Gebrauch  machen 
und  muss  diesthun,  um  überhaupt  die  Theorie 
auf  die  Elektrolyse  anwenden  zu  können. 

Unter  elektrischer  Verschiebung  ist 
unter  allen  Umstanden  eine  Energicanhäufung 
im  Kraftfelde  verstanden.  Der  Elektrolyt 
zeichnet  sich  nun  dadurch  aus,  dass  er  in 
den  verschiedensten  -Abstufungen  eine  Reihe 
von  Bestandteilen  enthält,  die  der  elektrischen 
Verschiebung  einen  ganz  verschiedenen 
Widerstand  entgegensetzen.  Da  sind  z.  B. 
in  einer  Salzlösung  zuerst  die  Metallatome, 
die  aus  früher  erörterten  Gründen  als  frei 
beweglich  gelten  müssen,  aber  auch  die 
übrigen  Bestandteile  befinden  sich  unter  dem 
Einfluss  der  zersetzenden  Wirkung  des  Was.scrs 
in  mehr  oder  weniger  labilen  Gleichgewicht. 
Darauf  weist  schon  die  ausserordentliche 
Reaktionsfähigkeit  der  Lösungen  hin.  Das 
Zustandekommen  und  die  Existenz  irgend 
einer  chemischen  Verbindung  hängt  aber 
ganz  wesentlich  von  ihrem  Energie-Inhalte 
ab.  Man  darf  daher  erwarten,  dass  eine 
Energieänderung,  die  zudem  die  verschiede- 
nen Be.standteile  in  ganz  verschiedenen  Ver- 
hältnissen trifft,  weitgehende  chemische 
Umsetzungen  zur  Folge  haben  wird,  ja  dass 
sie  Verbindungen  schaffen  wird,  die  sonst 
garnicht  existenzfähig  sind.  Einige  derartige 
von  etwas  grösserer  Dauerhaftigkeit  sind  die 
Ueberkohlensäure,  die  Ueberschwefelsäure, 
das  Wasserstoffsuperoxyd  etc.  Ohne  die 
Elektrolyse  wäre  wohl  die  Ueberkohlensäure 
kaum  gefunden  worden.  Wer  weiss,  was 
für  Verbindungen  sich  im  Schoosse  eines 
Elektrolyten  nicht  alle  bilden,  wovon  man 
keine  Ahnung  hat,  weil  sie  nach  Aufhören 
des  Zwanges,  unter  dem  sie  entstanden  sind, 
d.  h.  bei  der  Stromöffnung  sich  sofort  wieder 
in  einfachere,  stabilere  umwandeln. 

Es  darf  daher  nicht  Wunder  nehmen, 
wenn  selbst  über  Vorgänge,  welche  eigent- 
lich ziemlich  einffach  sein  sollten,  wie  z.  B. 


die  Chloratbildung  bei  der  Zersetzung  der 
Chloride,  die  Vorgänge  im  Bleiakkumu- 
lator  etc.,  .sobald  sie  genauer  studiert  werden, 
fast  ebensoviel  Erklärungsversuche  e.xistieren, 
als  Autoren  sich  damit  beschäftigt  haben. 
Jeder  hält  seine  Ansicht  für  die  richtige, 
und  bittere  Fehde  ist  die  Folge.  Schliesslich 
hat  keiner  Recht,  weil  der  Vorgang  über- 
haupt nicht  zu  ergründen  ist  ünd  nur  Mut- 
massungen  gestattet. 

Ferner  unterliegt  es  keinem  Zweifel, 
dass  derartige  Produkte  die  ihnen  aufge- 
zw'ungene  Energie  bei  der  ersten  sich  dar- 
bietenden Gelegenheit  wneder  abgeben  werden 
unter  Rückkehr  zu  stabilen  Verhältnissen. 
Dazu  bietet  sich  aber  Gelegenheit  beim 
Zusammentreffen  mit  einem  Leiter.  Abgabe 
von  Energie  und  Zerfall  ist  das  Resultat. 
Wie  man  sieht,  kann  man  streng  im  Rahmen 
der  Maxwell'schen  Vorstellung  des  Zwangs- 
zustandes bleiben. 

Es  bleibt  noch  die  Erklärung  der  pon- 
deromotorischen  Wirkung,  also  auch  der 
sogenannten  lonenwanderung.  Dass  diese 
eine  F'olge  der  Energieänderung  infolge  der 
elektrischen  Verschiebung  ebenfalls  ist,  steht 
ausser  Frage.  Eine  Erklärung  der  Mechanik 
derselben  zu  geben,  könnte  vorläufig  nur 
auf  Grund  vager  Hypothesen  geschehen,  auf 
die  ich  lieber  verzichten  will. 

Ueber  die  Elektrizitätserzeugung  in 
einem  galvanischen  Elemente  ist  folgendes 
zu  sagen.  Zunächst  mag  das  Zustande- 
kommen von  Stromstärke  und  Spannung 
erörtert  werden.  An  der  Anode,  wo  das 
Metall  gelöst  wird,  ist  dieser  Vorgang  ein 
durchaus  ungleichmässiger.  Die  von  der 
Bearbeitung  herrührende  verschiedene  Dichte 
des  Metalles  an  den  einzelnen  Stellen,  die 
Beimengung  fremder  Bestandteile,  die  Ein- 
wirkung der  Schwere,  die  weiterhin  in  der 
Lösung  auftretenden  Temperaturdiflerenzen 
etc.  werden  bewirken,  dass  die  chemischen 
Prozesse  in  ganz  verschiedener  Weise  und 
Intensität  über  die  Oberfläche  verteilt  ab- 
laufen. Dass  dadurch  eine  gleichmässige, 
schwingend  verlaufende  Bewegung  zu  Stande 
kommt,  ist  sehr  unwahrscheinlich;  vielmehr 
erscheint  es  geboten,  die  bei  der  Lösung 
Jedes  einzelnen  Metallatoms  frei  werdende 
kinetische  Energie  als  gesonderten  Impuls 
zu  betrachten,  und  da  man  nicht  weiss,  wie 
weit  dieselbe  von  dem  andern  in  Verbindung 
tretenden  Bestandteil,  also  hier  der  O H- 
Gruppe,  aus  dem  Wasser  herrührt,  für  jede 
Wertigkeit  einen  gesonderten  Impuls  anzu- 
nehmen. Die  Stromstärke  ergiebt  sich  dann 
sehr  einfach  als  Zahl  der  Impulse  in  der 
Zeiteinheit,  die  Spannung  aus  der  Intensität 
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jedes  einzelnen.  Es  soll  dies  aber  nur  eine 
mechanische  Vorstellung  sein,  da  es  vor- 
läufig nicht  möglich  ist,  anzugeben,  wie  sich 
die  einzelnen  Stösse  zu  einer  geordneten 
Bewegung  kombinieren,  andererseits  man 
eine  sehr  einfache  und  an.schauliche  Vor- 
stellung nicht  nur  für  die  Kraftfaktoren, 
sondern  auch  für  das  Zustandekommen  des 
Earaday 'sehen  Gesetzes  erhält.  Man  bleibt 
dabei  auch  streng  auf  dem  Boden  der  herr- 
schenden Vorstellungen  aus  der  mechanischen 
Wärmetheorie.  Im  Verhältnis  zu  der  Langsam- 
keit, mit  welcher  die  Auflösung  des  Me 
tallcs  erfolgt,  ist  dabei  die  Fortpflanzung 
der  einzelnen  Impulse  im  metallischen  Leiter 
eine  so  rasche,  dass  eine  Addition  und 
Steigerung  der  Intensität  hier  ausgeschlossen 
bleibt.  Anders  verhält  sich  dies  bei  der 
Fortleitung  durch  einen  Elektrolyten,  etwa 
ein  anderes  Filement.  Der  Strom  der  so 
entstandenen  elektrischen  Energie  werde  nun 
dem  Elektrolyten,  z.  B.  einer  Salzlösung,  zu- 
geleitet.  Es  sind  also  die  Vorgänge  an 
der  Kathode  zunächst  zu  betrachten.  Es 
erhebt  sich  vor  allem  die  F'rage:  Bildet  sich 
im  Elektrolyten  überhaupt  ein  Kraftfeld.’ 
Dies  muss  unbedingt  zugegeben  werden. 
Beweisend  hierfür  sind  unter  Anderem  die 
Versuche,  welche  gemacht  worden  sind,  um 
eine  Elektrolyse  zu  bewirken,  ohne  dass  die 
Elektroden  direkt  in  den  Filektrolyten 
tauchten.  Eine  Anzahl  derartiger  Exiieri- 
mente  erwähnt  Wiedemann*).  Die  Filek- 
troden  waren  teils  durch  die  Luft,  wie  in 
den  Versuchen  von  Lupkin,  teils  durch 
Glas  bei  denen  von  Ostwald  und  Nernst, 
von  dem  Elektrolyten  getrennt  oder  es  war 
der  Elektrolyt  durch  eine  Scheidew.and  von 
Glas  geteilt  wie  in  dem  Fi.xpcriment  vonGrove. 
ln  allen  Fallen  konnte  deutliche  Elektrolyse 
nachgewiesen  werden.  Die  Annahme  eines 
Kraftfeldes  im  Filektrolyten  kann  also  keinem 
Bedenken  unterliegen.  Auch  folgender  Um- 
stand spricht  hierfür.  Wie  erwähnt,  erleidet 
die  elektrostatische  Kraft  an  der  Grenze 
zweier  verschiedener  Dielektrika  eine  Aende- 
rung  und  ist  die  Grenzfläche  als  der  Sitz 
einer  Ladung  freier  IClektrizität  anzusehen. 
Wir  werden  demnach  an  der  Stelle,  wo  zwei 
verschiedene  Elektrolyten  aneinander  grenzen, 
Erscheinungen  besonderer  Art  zu  erw,arten 
haben.  Diese  sind  auch  in  zahlreichen  F'ällen 
beobachtet  worden.  Dieselben  treten  dann 
besonders  deutlich  hervor,  wenn  die  Mischung 
durch  poröse  Wände,  durch  einen  feinen 
Spalt  etc.  verhindert  wird  und  sind,  wie 


•j  Wiedemann,  G,  Die  Lehre  von  der  E!ek- 
triritSt,  II.  HH.  l8o4,  ^ 604  (T. 


nichtanders  ZU  erwarten,  von  derConcentration 
der  Kraftlinien  und  dem  gewählten  Elektro- 
lyten abhängig.  (1.  c.  § 781  ff.) 

Infolge  der  Ladung  der  Kathode  ent- 
steht also  zunächst  im  Elektrolyten  ein 
Kraftfeld,  bedingt  durch  eine  Energie- 
anhäufung vermittelst  der  elektrostatischen 
Kraft  und  einer  durch  sie  aufgetretenen 
elektrischen  Verschiebung.  Am  stärksten 
werden  hiervon  die  leicht  beweglichen  Metall- 
atome im  allgemeinen  betroffen.  Sie  treten 
aus  ihren  Verbindungen  ätis  und  werden 
abgeschieden. 

Man  sicht  ferner  ein,  dass  die  Polari- 
sation durch  geringe  Ströme  keine  Abschei- 
dung zu  bedingen  braucht.  Der  Rückgang 
der  elektrischen  Verschiebung  genügt  zur 
Erklärung  des  Polarisationsstromes  voll- 
kommen. 

Das  F'araday 'sehe  Gesetz  folgt  aus  der 
oben  erwähnten  Annahme,  dass  die  Strom- 
stärke von  der  Anzahl  der  Impulse  in  der 
Zeiteinheit  bedingt  ist,  welche  ihrerseits  von 
der  Anzahl  der  in  Lösung  gegangenen  Metall- 
atome respektive  ihrer  Wertigkeit  abhangt. 
F'ür  die  Trennung  jeder  Valenz  ist  demnach 
je  ein  derartiger  Impuls  nötig.  Die  Strom- 
stärke muss  also  immer  dieselbe  sein.  Damit 
die  .Abscheidung  aber  zu  Stande  kommt,  ist 
auch  eine  bestimmte  Intensität,  d.  h.  Spannung, 
nötig. 

Diese  Vorstellung  braucht  nicht  genau 
zu  sein  und  i.st  es  wohl  auch  nicht.  Sie 
liefert  aber  ein  ausserordentlich  brauchbares 
mechanisches  Analogon  >dynamical  illu- 
stratioiK,  wie  es  .Maxwell  nennt,  und  hat 
eine  solche  für  die  .Aufstellung  seiner  Theorie 
genügt,  so  mag  sie  vorläufig  auch  hier  ge- 
nügen, bis  es  gelingt,  sie  durch  eine  bessere 
zu  ersetzen. 

Da  die  Salzlösungen,  wie  ich  früher  ge- 
zeigt habe,  zwei  nur  in  losem  Zusammenhang 
stehende  Bestandteile  enthalten,  nämlich  die 
Basis  und  die  Säure,  und  beide  wegen  ihrer 
verschiedenen  Beschaffenheit  in  Bezug  auf 
Konfiguration,  Bestandteile  uud  Energieinhalt 
unbedingt  verschieden  sich  der  elektrischen 
Verschiebung  gegenüber  verhalten  müssen, 
so  folgt  ferner  das  Gesetz  der  unabhängigen 
Wanderung  beider  Ionen  — Ionen  sind  hier 
nur  im  Sinne  von  F'araday  verstanden  — 
wie  es  von  Kohlrausch  aufgestellt  ist,  so- 
wie das  ihrer  verschiedenen  Geschwindigkeit 
nach  ilittorf,  ohne  Schwierigkeit.  Genauere 
Angaben  iiber  die  Mechanik  dieser  Vorgänge 
zu  machen,  ist  bei  dem  jetzigen  Stand 
un.seres  Wissens  noch  nicht  möglich.  Während 
die  .Metallatome  oder  an  ihrer  Stelle  der 
Wasserstoff  abgeschieden  werden,  erleiden 
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die  übrigen  Bestandteile  nur  eine  Verraehrung 
ihres  Energiegehaltes  durch  die  elektrische 
Verschiebung,  der  teils  zu  Umsetzungen 
mehr  oder  weniger  labiler  Art  führt,  teils 
als  Zwangszustand  je  nach  dem  Grade  der 
elektrischen  l-'lasticitat  zu  denken  ist.  Der 
von  Maxwell  gebrauchte  Vergleich  mit 
einer  gespannten  Feder  ist  durchaus  be- 
zeichnend. Ferner  sind  dieselben  aber  noch 
mit  dem  aus  dem  Hydroxyd  .stammenden 
Sauerstoff  behaftet,  der  in  Form  irgend  einer 
mehr  oder  weniger  zersetzlichen  Oxydations- 
stufe  darin  enthalten  ist.  Sobald  diese  Pro- 
dukte an  der  Anode  anlangen,  erhalten  sie 
Gelegenheit,  die  überschüssig  vorhandene 
Energie  und  damit  auch  den  Sauerstoff, 
soweit  er  nur  durch  diese  an  sie  gebunden 
ist,  wieder  abzugeben.  Der  elektrische 
Strom  verläuft  nun  im  Leiter  weiter,  um  ent- 
weder weitere  elektrolytische  Arbeit  zu 
leisten  oder  der  Kathode  der  Batterie  zuge- 
führt zu  werden,  um  die  hier  nötigen  Um- 
setzungen vorzunehmen.  Der  Kreislauf  ist 
damit  geschlossen. 

Die  z\usdehnung  dieser  Vorstellungen 
auf  die  Elektrolyse  in  festen  und  geschmolze- 
nen Elektrolyten  macht  keine  nennenswerten 
Schwierigkeiten.  Die  Theorie  der  geladenen 
Ionen  hat  hier  überhaupt  noch  keine  nennens- 
werten Erfolge  aufzuweisen. 

Man  gelangt  .somit  von  den  zu  Grunde 
gelegten  Gesetzen  und  Annahmen  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  sowie  der  Maxwell- 
schen  Theorie  der  Elektrizität  ohne  weitere 
Hypothesen,  und  das  ist  wesentlich  zu  einer 
durchaus  befriedigenden  vollständigen  mecha- 
nischen Erklärung  der  Elektrolyse. 

Freilich  sind  d.abei  die  von  mir  erhalte- 
nen Resultate  über  die  Beschaffenheit  der 
Salzlösungen  sowie  die  Eigentümlichkeit  der 
Metallatome  eine  nicht  zu  entbehrende  Hilfe. 

Die  einzigen  «eingeprägten«  Kräfte,  die 
nötig  sind,  sind  die  chemischen  und  nicht 
die  hypothetischen  hydroelektrischen.  Auf 
die  Helmholtz’sche  Theorie  der  Doppel- 
sichten, die  übrigens  von  Ileaviside  heftig 
angegriffen  wird,  habe  ich  keine  Veranlassung, 
näher  einzugehen.  Ihre  Annahme  erweist 
sich  als  überflüssig. 

Ueber  das  merkwürdige  Verhältnis  der 
elektromotorischen  Kraft  galvanischer  Ele- 
mente zu  den  thermochemischen  Daten  der 
chemischen  Prozesse  in  ihnen  hat  Gross*) 
eine  elegante  und  sehr  plausible  Erklärung 
geliefert. 


•)  Elektrochemische  Zeitschrift.  VI.  Jahrjraoif, 
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Ich  hoffe,  dass  mit  den  gegebenen  Dar- 
stellungen, wenn  sie  sich  auch  einige  Modi- 
fikationen und  Erweiterungen  werden  gefallen 
lassen  müssen,  etwas  dazu  beigetragen  werden 
möge,  die  Kluft,  welche  mit  der  Zeit  sich 
zwischen  der  Elektrochemie  und  der  übrigen 
Filektrizitätslehre  ausgebildet  hat,  zu  über- 
brücken und  dass  diese  Doktrin  von  dem 
toten  Geleise,  auf  welches  sie  durch  die 
Lehre  von  den  geladenen  Ionen  geraten  ist, 
wieder  in  richtige  Bahnen  gelenkt  werde. 
Auf  einige  Details  und  weitere  Ausfulmi,igcn 
werde  ich  bei  Gelegenheit  noch  näher  einzu- 
gehen haben. 

Unter  den  Metallsalzcn  giebt  es  eine 
Anzahl,  welche  sich  dadurch  auszeichnen, 
dass  bei  der  Elektrolyse  ihre  I.ösungen  an 
der  Kathode  kein  Metall,  sondern  Wasser- 
.stoff  auftritt.  Hierher  gehören  z,  B.  die 
Salze  der  Alkalien,  l'ür  solche  Fälle  hatte 
bekanntlich  Daniell  die  Mitwirkung  sekun- 
därer Prozesse  angenommen.  Die.se  .Ännahrae 
erwies  sich  als  unhaltbar,  da,  wie  ich  früher 
schon  auseinandersetzte,  einmal  die  Zer- 
setzungsspannung dem  nicht  entspricht  unddie 
thermochemischen  Experimente  kein  ent- 
sprechendes Resultat  ergaben.  V'^om  Stand- 
punkte der  elektrolytischen  Dissoziation  nimmt 
man  in  solchen  Fällen  eine  W.asserzersetzung 
an.  Dem  widerspricht  aberdie  äusserst geringe 
Dissoziation  des  Wassers,  die  zudem  bei 
Lösungen  sogar  noch  zurückgehen  soll,  ganz 
entschieden,  und  es  offenbart  sich  in  diesem 
Firklärungsversuch  nur  die  vollständige  Hilf 
losigkeit,  mit  welcher  diese  Theorie  dem 
vorliegenden  Problem  gegenübersteht. 

Nimmt  man  an,  dass  in  den  Lösungen 
die  Salze  aus  Hydroxyd  und  Basis  bestehen, 
so  ergiebt  sich  die  Erklärung  sehr  einfach. 
Von  diesen  beiden  Be-siandteilen  wird  bei 
der  Elektrolyse  unter  gewöhnlichen  Bedin- 
gungen derjenige  zersetzt  werden  müssen, 
welcher  die  geringste  Zersetzungsspannung 
erfordert.  Das  ist  aber  bei  den  Salzen  der 
Alkalien  die  Säure.  Elektrolysierl  man  also 
Chlornatriumlösung,  so  wird  für  gewöhnlich 
die  Salzsäure  in  H und  CI  gesp.altcn.  Unter 
Umstanden  »'erden  aber  beide  Bestandteile 
zersetzt.  Das  an  der  Kathode  abgeschiedene 
Metall  okkludiert  dann  Wasserstoff  und  er- 
hält dadurch  eine  schwammige  oder  poröse 
Beschaffenheit,  die  sich  in  verschiedenen 
Fällen  sehr  unangenehm  bemerkbar  macht. 
Auch  die  Regelmässigkeit,  mit  der  aus 
komplexen  Salzen  die  Metalle  sich  abscheiden, 
ist  dadurch  sehr  verständlich.  Wenn  der 
Wasserstoff  ausser  den  Metallen  das  einzige 
Filenient  ist,  welches  sich  an  der  Kathode 
abscheidet,  so  verdankt  er  die.ses  seinei 
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Eigcntiimlichkeit»  dass  er  hier  wie  in  einer 
ganzen  Reihe  von  chemischen  Prozessen 
unter  gewissen  Bedingungen  ganz  den 
Charakter  eines  Metallcs  annimmt.  Diesem 
Umstand  verdanken  überhaupt  nur  die  Sauren 
ihre  Fähigkeit,  durch  den  elektrischen  Strom 
in  wässerige  Lösungen  zersetzt  zu  werden. 

Für  gewöhnlich  dürfte  die  Zersetzung 
eines  Chlorides  oder  andren  Ilalogensalzes 


sich  so  abspielen,  dass  aus  dem  nach  Aus« 
Scheidung  des  Metallcs  bleibenden  Re.st 
— OH  • HCl  an  der  .^node  unter  Wasser- 
bildung das  Chlor  sich  abscheidet.  Es  sind 
aberauch  kompliziertere  Umsetzungen  möglich, 
wie  die  Bildung  von  unterchloriger,  Chlor«, 
ja  selbst  Ueberchlorsäure  an  der  Anode 
beweist.  Ich  werde  hierauf  noch  zurück« 
kommen. 


DR.  KARL  HOEPFNER  f. 


Am  14. 1 )czeinber  starb  in  Denver  (Colorado) 
in  den  Vereinigten  Staaten  nach  kurzem,  aber 
schwerem  Krankenlager  der  durch  seine  zahl- 
reichen Erfindungen  auf  dem  Cebiete  der  Elektro- 
chemie wohlbekannte  !>r.  Karl  Hoepfner  aus 
Frankturt  a.  M.  Schon  in  jungen  Jahren  widmete 
er  sein  Leben  und  Bestreben  der  Elektrochemie, 
als  diese  sich  noch  in  dem  allerersten  Stadium 
der  Entwicklung  befand.  Er  war  dazu  berufen, 
diesem  Zweige  der  Technik  ganz  hervorragende 
Dienste  zu  leisten,  nach  vielen  Richtungen  hin 
durch  Seine  Entdeckungen  und  Erfindungen  bahn« 
brechend  zu  wirken,  von  denen  er  manchen 
auch  nach  vieljährigcm  Kampf  zu  siegreicher 
Einführung  in  die  Technik  verhüllen  hat.  Man 
kann  wohl  sagen,  dass  mit  ihm  weitaus  der  be- 
deulcndsie  praktische  Elektrochemiker  der  Jetztzeit 
dahingegangen  ist.  Eigenartig,  wie  sein  Wirken, 
ist  auch  sein  ganzer  Lebensgang  gewesen. 

Geboren  am  8.  Februar  1857  in  Friedrichs- 
Lohra  am  Harz,  bezog  Hoepfner  nach  Absol- 
vierung des  Gymnasiums  zunächst  als  Student 
der  Medizin  die  Pepini^rrc  in  Berlin,  wandte  sich 
aber  schon  nach  einem  halben  Jahre  dem  Studium 
der  Geologie,  Mineralogie,  Physik  und  Chemie 
zu.  Schon  während  seiner  Studienzeit  zog  es 
ihn  mächtig  nach  dem  dunklen  Erdteil  und  die.ser 
Drang  verminderte  sich  auch  nicht  durch  das 
traurige  Schicksal  seines  älteren  Bruders  Wilhelm, 
der,  im  Begriff  eine  Foischungsreise  anzutreten, 
nach  nur  kurzem  Aufenthalt  an  der  afrikanischen 
Küste  in  Porto  Novo  am  7.  Fcbniar  1878  eine 
Beute  des  Fiebers  geworden  war.  So  trat  dann 
Hoepfner  schon  bald  nach  seiner  Promotion 
im  Jahre  1882  auf  Veranlassung  der  Reichs« 
rcgicning  seine  erste  Forschungsreise  nach  Süd- 
westafrika an,  um  die  Ciebiete  zwischen  Mossa- 
medes  und  Walfischbay  geologisch  und  mine- 
ralogisch zu  untersuchen.  Er  fand  dort  nicht 
nur  mehrere  sehr  reiche  Erzvorkommen  — von 
denen  namentlich  die  Otavi-Mine  in  letzterer 
Zeit  viel  von  sich  reden  macht  — sondern 
knüpfte  auch  sehr  wertvolle  Beziehungen  zu 
den  eingeborenen  Häuptlingen  an,  namentlich 
auch  zu  Kamaharero,  dem  Oberhäuptiing  der 
Herero.  Und  gleichzeitig  entstand  schon  während 
dieser  Reise  seine  erste  Erfindung,  durch  elektro- 


lytische Zerlegung  von  Kochsalz  oder  C’hlor- 
kalium  C‘hlor  zu  erzeugen  und  mittelst  dessen 
die  Metalle,  namentlich  auch  das  dort  in  den 
Gesteinen  vielfach  in  feinverteiliem  Zu.stande 
vorkommende  Gold  aus  den  Erzen  zu  extrahieren 
und  zu  gewinnen.  ^ 

(ileich  nach  seiner  Rückkehr  1883  meldete 
Hoepfner  sein  Verfahren  zum  Patent  an,  dessen 
praktischer  Ausarbeitung  und  Einführung  in  die 
Technik  er  sich  freilich  vorab  nicht  widmen 
konnte,  da  er  schon  1884  seine  zweite  afrikanische 
Reise  antrat.  Immerhin  verdient  es  henorge- 
hoben  zu  werden,  das.s  ein  Duisburger  Konsortium 
damal-S  die  technische  Ausariieitung  und  Ver- 
wertung der  Hoeplner  schcn  Erfindung  über- 
nahm, und  dass  diese  Arbeiten  schliesslich  die 
Veranlassung  zu  der  elektrolytischen  Fabrik  in 
Grie.shcim  und  späterhin  der  (iründung  der  Ge- 
sellschaft »Elektron«  wurden. 

Einstweilen  konnte  aber  Hoepfner  an 
diesen  .Arbeiten  keinen  besonders  hervorragen- 
den .Anteil  nehmen;  denn  mittlerweile  halte 
Lüderitz  das  Territorium  von  .Angra  Pe<]Uena 
gekauft  und  Fürst  Bismark  sich  darajfhin  ent- 
schlossen, eine  weiiausschauende  Kolonialpolitik 
zu  beginnen. 

F/<  war  H oepfner,  der  Lüderitz’ Aufmerk- 
samkeit auf  die  nördlich  von  Gross-Nainac]ualand 
gelegenen!  rebiele,namenUichHerero-undOvambo- 
land  lenkte  und  ihn  dazu  veranlasste,  im 
Einverständnis  mit  der  Reich.sregierung  eine 
grosse  Expedition  zwecks  Erwerbung  jener  Länder- 
gebiete dorthin  zu  schicken.  Diese  * unter 
Hoepfners  Ix'itung  stehende  Expedition,  an 
der  unter  anderem  auch  Dr.  Waldemar  Belch 
teilnahm,  ging  ini  Mai  1884  au!  der  Corvette 
»Elisabeth«  nach  Südafrika  ab,  gleichzeitig  und 
während  eines  grossen  'l'eils  der  Reise  zusammen 
mit  der  »Muve«,  die  Dr.  Nachtigall  an  die 
Küste  von  Togo  und  Kamerun  brachte.  Es 
wurde  erst  Angra  Pecpiena,  dann  Walfischbay 
angelaufen  und  in  langwierigen  Verhandlungen 
mit  den  eingeborenen  Häuptlingen,  an  denen 
später  auch  Dr.  Nachtigall  teilnahm,  das  er- 
worben, was  wir  heute  als  unsere  Kolonie 
»Dcutsch-Südwest-Afrika«  bezeichnen.  Und  dass 
wir  diese  Gebiete,  welche  ca.  anderthalbmal 
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so  gross  sind  wie  Deutschland,  besitzen, 
ist  nicht  zum  mindesten  derlnitiative  Hocpfner’s 
zu  verdanken. 

Anfang  1885  kehrte  Hoepfner  nach  Deutsch- 
land zurück  und  begab  sich  nun  energisch  an 
die  Ausarbeitung  seines  V'erfahrens.  Ende  1885 
und  Anfang  1886  wurden  auf  den  Kaliwerken 
zu  Aschersleben  die  ersten  Versuche  in  grossem 
Massstibe  gemacht,  und  zwar  handelte  es  sich 
hier  uni  die  elektrolytische  Gewinnung  der  nur 
Vio*/«  betragenden  geringen  Brommengen,  welche 
in  den  Endlaugen  der  dortigen  Chlorkalium- 
Fabrikation  enthalten  und  bis  dahin  unbenutzt 
fortgelaufen  waren. 

Noch  im  Laufe  des  Jahres  1886  wurden 
dann  in  Köln  a.  Rh.  und  namentlich  in  DUren 
in  der  grossen  Papierfabrik  von  Felix  Heinrich 
Schdller  & Söhne  die  ersten  Versuche  zur 
elektrol}'tischen  Gewinnung  von  Chlor  aus  Koch- 
salz begonnen.  AberHoepfners  weitschauender 
Blick  bemerkte  schon  damals,  dass  bei  der 
Elektroly.se  der  Chloride  der  Schwermetalle  ein 
weil  besseres  pekuniäres  Ergebnis  zu  erzielen 
sei,  als  bei  derjenigen  von  l'hlornatrium  oder 
Chlorkalium.  Und  diese  K.rkenntnis  drängte  ihn 
auf  die  Gewinnung  der  Schwcrmetalle  direkt  aus 
ihren  Erzen. 

Schon  ira  Jahre  1887  entstand  sein  neues 
Vertahren  der  Kupfergewinnung  direkt  aus  den 
F.rzen,  mittelst  Auslaugung  derselben  durch  eine 
starke  Losung  von  Kupferchlorid  und  nach- 
folgende Elektrolyse  der  Lauge,  ein  Verfahren, 
das  unter  der  kurzen  Bezeichnung  »Hoepfner- 
sches  ChlorÜr-Veifahren«  weltbekannt  geworden 
ist.  Und  als  in  demselben  Jahre  Werner  Siemens 
sein  unter  dem  Namen  »Siem ens'sches  Sultat- 
Verfahrene  ebenfalls  allgemein  bekanntes  Ver- 
fahren der  Kupfergewinnung  zum  Patent  an- 
meldete,  zeigte  es  sich,  dass  dieses  mit  bereits 
bestehenden  Patenten  Hoepfner ’s  ernstlich 
kollidierte.  Statt  sich  zu  streiten,  zogen  beide 
Parteien  es  vor,  sich  zu  vereinigen  und  ihre  Er- 
findungen gemeinsam  auszubeuten,  zu  welchem 
Behufc  Hoepfner  als  l.eiter  der  elektrolytischen 
Abteilung  bei  Siemens  eintrat.  Leider  währte 
dieses  Verhältnis  nur  wenig  langer  als  i V*  Jahr; 
dann  trat  Hoepfner  wieder  aus,  inzwischen 
war  aber  gleichzeitig  durch  ihn  und  Werner 
Siemens  ein  bedeutungsvolles  Verfahren  ent- 
deckt worden;  die  Au.slaugung  fein  verteilten 
Cioldes  aus  dem  gemahlenen  Gestein  durch  eine 
I.i)sung  von  Cyankalium,  ein  Verfahren,  dass 
nachmals  seine  schtmsten  Priumphe  in  Transvaal 
am  Rand  feierte.  Mit  verdoppelter  Energie  warf 
sich  Hoepfner  nach  seiner  Trennung  von 
Siemens  auf  die  praktische  Ausarbeitung  seines 
Kupferverfahrens,  es  gelang  ihm  auch  bald,  eine 
Gesellschaft  zu  stände  zu  bringen,  welche  in 
Schwarzenberg  in  Schlesien  eine  grössere  An- 
lage baute,  die  aber,  kaum  in  Betrieb  gekommen, 
schon  wieder  geschlossen  werden  mu.sste,  weil 
der  Hauptbeteiligte  plötzlich  starb.  Flinc  andere 
kleine  Anlage  bei  Siegen  kam  überhaupt  nicht 
in  Betrieb,  weil  die  Unternehmer  aus  Mangel 
an  Mitteln  vorher  Bankrott  machten. 


Des  weiteren  erfand  Hoepfner  eine  gegen 
Säure  und  (Thlor  haltbare  Membrane  von  ausser- 
ordentlich geringem  elektrischem  Widerstande, 
die  dann  wieder  ihrerseits  ihn  in  Stand  setzte, 
an  die  elektrolytische  Zerlegung  der  Salz.säurc 
heranzugehen,  die  er  auch  in  zwei  grosseren  An- 
lagen in  der  Chemischen  Fabrik  Buckau  bei 
Magdeburg  und  in  der  Papierfabrik  Oöllwitz 
bei  Halle  a.  S.  als  praktisch  durchführbar  und 
lukrativ  demonstrierte. 

Gleichzeitig  hatte  Hoepfner  aber  auch  das 
Problem  der  Gewinnung  von  Zink  durch  Zer- 
legung von  Chlorzinklosungin  Angriff  genommen, 
es  gelang  ihm,  diese  F'rage  nicht  nur  zu  i(jsen, 
sondern  auch  die  Ursachen  heraviszufinden,  welche 
die  bisherigen  Versuche  anderer  Forscher  auf 
tiiesem  Gebiete  hatten  misslingen  lassen.  Schon 
Ende  1892  halte  er  so  befriedigende  Resultate 
zu  verzeichnen,  dass  er  in  einer  kleinen  Versuchs- 
anstalt in  Fascrfcld  bei  Siegen  sein  Verfahren 
in  technischem  .Massstal>e  vorführen  konnte  mit 
solchem  Erfolge,  das.s  ein  Konsortium  sich  zur 
Uebernahme  desselben  bildete  und  zunächst  in 
Fürfurt  an  der  Lahn  bei  Weilburg  eine  in 
grossem  Massstabe  angelegte  Versuchsstation 
errichtete,  in  der  alle  Details  eingehend  studiert 
und  durchgearbeilet  werden  sollten. 

Hier  sah  1894  Ludwig  Mond  das  noch 
erst  im  Anfangsstadium  der  Entwicklung  be- 
findliche Verfahren,  das  ihm  so  gefiel,  dass  er 
sich  zur  Einführung  desselben  auf  den  Werken 
von  Brunner,  Mond  & Co.,  (NorthwichCheshire) 
bekanntlich  der  grössten  Sodafabrik  der  Well, 
entschied.  Im  Jahre  1897  arbeitete  dort  bereits 
eine  400  HP.  .\nlage  und  zwar  mit  solchem  F'r- 
folge,  dass  im  Frühjahr  1898  die  Vergrosserung 
derselben  auf  1200  HP.  beschlossen  und  in- 
zwischen durchgeführt  wurde.  l)r.  Heinrich  von 
Miller,  d_r  bekannte  Wiener  Industrielle,  sah 
das  Hoepfncr'sche  Verfahren  in  Fürfurt  und 
Norlhwich  arl>eiten  und  entschloss  sich  gleich- 
falls zur  Eintühning  desselben  auf  seinen  Werken 
(Erste  österreichische  Sodufabrik  in  Hruschaii  bei 
Oderberg). 

Heute  unterliegt  es  keinem  Zweifel  mehr, 
dass  die  Frage  der  elektrolytischen  Zinkgewinnung 
durch  Hoepfner  in  praktischer  und  rationeller 
Weise  gelost  ist. 

Kaum  aber  waren  hier  die  Hauptschwierig- 
keilen überwunden  und  der  Erfolg  seines  Ver- 
fahrens im  Pinzi])  gesichert,  so  warf  Hoepfner 
sich  mit  verdoppeltem  Fifer  auf  die  elektrolytische 
Nickclgewinming,  namentlich  aus  ncucaledonischcn 
Nickelerzen  und  canadischer  Kupfcr-Nickcl-Matic. 
.Auch  hier  führten  seine  Versuche  zu  einem 
rationellen  Verfahren,  so  dass  schon  Ende  1893 
an  die  F>richtung  einer  grösseren  Versuchsanlage 
in  Weidenau  bei  Siegen  herangegangen  werden 
konnte,  aus  der  sich  dann  1897  »Allgemeine 
FUektromeiallurgische  Gesellschaftc  entwickelte, 
deren  erste  Anlage  in  Papenburg  seit  Jahresfrist 
in  Betrieb  ist  und  nach  Hoepfner'schcm  Ver- 
fahren Elektrolytkupfer  und  Elcktrolytnickcl  her- 
stellt. 
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Im  Jahre  1899  gründete  Hoepfner  dann 
noch  in  Hamilton  (Ontario)  Canada,  die  » Ihc 
Hoepfner  Refming  (’ompany«,  welche  sowohl 
Nickel  und  Kupfer,  wie  auch  Zink  nach  seinem 
Verfahren  herzustellen  beabsichtigte.  Hoepfner 
übernahm  selbst  die  technische  Leitung  dieses 
Unternehmens,  das  ihn  oft  und  für  längere  Zeit 
aus  F.uropa  — wo  er  seit  189710  Frankfurt  a.  M. 
seinen  Wohnsitz  genommen  hatte  — weg  und 
nach  ('anada  rief.  So  war  er  auch  Knde  Oktober 
wieder  nach  Hamilton  gefahren  mit  tiem  Ver- 
sprechen, im  Januar  1901  nach  Deutschland 
zimlckzukehren.  Es  hat  nicht  sollen  sein! 

ln  Denver  ((Colorado),  wohin  der  Uner- 
müdliche gereist  war,  um  in  jenem  Silberdistrikt 
die  elektrolytische  Gewinnung  des  Silbers  direkt 
aus  seinen  Erzen  zu  betreiben,  wurde  er  Anfang 
Dezember  vom  Typhus  ergriffen,  dem  er  trotz 
der  grössten  Bemühungen  der  ihn  behandelnden 
5 Aerzte  nach  w’cnigen  Tagen  zum  Opfer  fiel. 

Kr  ist  dahin  gegangen,  in  der  Blüte  seiner 
Jahre,  im  44.  Lebensjahr,  herausgerissen  aus 
einer  unverminderten  schöpferischen  'rhätigkeit 
und  zu  einer  Zeit,  wo  er  gerade  anftng,  die 
Früchte  seiner  rastlosen  17jährigen  elektrolytischen 
Thätigkeit  endlich  zu  gemessen. 

Wie  alle  genialen  Geister  besass  auch 


Hoepfner  einen  stark  ausgeprägten  ('harakter, 
in  dem  sich  energischer,  zielbewusster  Wille  mit 
unglaublicher  Zähigkeit  paarte;  von  einer  einmal 
gefassten  Idee  war  er  kaum  wiederabzubringen 
und  versuchte,  trotz  vielfacher  Misserfolge,  von 
Zeit  zu  Zeit  immer  w'iedcr  doch  noch  zum  Ziele 
zu  gelangen,  wobei  seine  Beharrlichkeit  und  Aus- 
dauer häufig  genug  von  Erfolg  gekrönt  war. 

Was  Hoepfner  geleistet  hat,  namentlich  in 
Bezug  auf  (iewinnung  von  Chlor,  Kupfer,  Nickel, 
Silber,  Gold,  Blei  und  Zink,  das  hat  seinen 
Namen  in  den  Annalen  der  chemischen  Techno- 
logie und  speziell  dcijcnigcn  der  Elektrochemie 
mit  unvergänglichen  Ix*ltern  eingffgraben. 

Im  persönlichen  Umgang  w'ar  er  heiter  und 
liebenswürdig;  obwohl  nicht  verheiratet,  verstand 
er  cs  im  Verein  mit  seiner  Schwester  den  ihn 
besuchenden  Freunden  den  Aufenthalt  in  seinem 
stets  offenen  und  gastfreien  Hause  angenehm 
und  gemütlich  zu  gestalten  Kr  selbst  sagte  oft 
scherzend  : »Ich  habe  keine  Zeit  zum  Hciratenc. 
Um  so  bewundernswerter  war  deshalb  seine 
liebevolle  Fürsorge  für  das  Wohl  seiner  Ge- 
schwister, die  heule  tiefes  Leid  tragen  um  ihren 
treuesten  Freund  und  Berater. 

Frankfurt  a.  M. 

Dr.  Waldemar  Belch. 


REFERATE 


Die  elektrolytische  Darstellung  des  Kalium- 
eblorats  (M.  .Andrd  Brochet,  L'Elektrochemie 
*900.  55). 

In  einer  früheren  Abhandlung  wurden  einige 
Resultate  veröffentlicht,  die  man  beim  Wektro- 
lysieren  einer  Chlorlosung  bei  (»cgenwari  des 
Chromates  erhielt.  Der  vorlicgemle  Aufsatz,  soll 
sie  vervollständigen  durch  einige  Bemerkungen 
Uber  die  Darstellung  des  Kaliumchlorats 

Mit  einer  nur  1®  » Kalium  enthaltenden  Losung 
kann  man  1®  bei  der  Chlorbestimmung  nicht 
überschreiten;  dagegen  kann  man  mit  einer 
l^osung,  die  etwas  Bichromat  enthält  und  also 
schwach  angesäuert  ist,  bis  zu  7,3®  kommen. 

Im  allgemeinen  haben  die  Rendementskiirvcn 
bei  einer  schwachsauren  oder  alkalischen  Losung 
den  analogen  Verlauf. 

Nach  Oettel  kann  das  Oiloral  primär  und 
sekundär  gebildet  werden.  Nach  meinen  Unter- 
suchungen kann  ich  die  Theorie  von  Oettel 
und  die  Bemerkungen  von  Förster  über  die 
Elektrolyse  der  alkalischen  t’hlorvcrbindungcn 
durch  die  folgenden  Schlüsse  vervollständigen. 

a.  Kalte  Kaliumchloridlosung  (schwachsauer 
oder  alkalisch). 

1.  Das  Chlorat  bildet  sich  immer  durch 
Sekundärcaktion;  das  Resultat  der  Elektrolyse 
ist  nur  Hypochlorit. 

3.  Dies  Hy[)Ochloril  bildet  sich  unter  Be- 
nutzung der  gesamten  im  Apparat  gelieferten 
Klektriziuitsmcngc. 


3.  Das  Hypochlorit  wird  zum  grossen  Teil 
reduciert.  Das  Hinzufligen  von  Cihromat  ver- 
hindert in  gewissen  Fällen  diese  Reduktion. 

4.  Wenn  das  Hypochlorit  eine  gewisse 
Conceniration  erreicht,  wandelt  es  sich  dement- 
sprechend in  Chlorat  um. 

5.  Die  Oxydation  des  Hypochlorits  eifolgt 
unter  Kntwi«  klung  von  Sauerstoff. 

Die  Umw’andlung  des  Hypochlorits  in  das 
(-hlorat  unter  Verlust  von  Sauerstoff  ist  noch 
nicht  völlig  .aufgeklärt.  Es  scheinen  d.abei 
mehrere  Reaktionen  gleichzeitig  nebeneinander 
zu  verlaufen. 

Folgendes  ist  noch  zu  lx*merken:  Elektro- 
lysiert  man  eine  neutrale  Kaliumchloridlosung, 
zu  der  man  C hromat  hinzugefUgt  hat,  so  geht 
die  ursprüngliche  Orangefarbe  in  Gelb  über;  die 
Losung,  sich  selbst  übeilas-<cn,  nimmt  schliesslich 
wieder  die  erste  Farbe  an. 

Die  Uhromsäure  giebt  neutrales  Chromat, 
indem  sie  unterchlorige  Säure  in  Freiheit  setzt.  Die 
unterchlorige  Säure  bedingt  die  Umwandlung 
des  Hypochlorits  in  das  Chlorat  oder  vielmehr 
sie  o.xydiert  sich  selb.st,  indem  sic  C'hlorsäurc 
giebt,  welche  wiederum  eine  neue  Menge  unter- 
chlorige Säure  in  Freiheit  setzt  und  so  fort,  solange 
Hypochlorit  da  ist.  Wenn  schliesslich  alles 
umgewandelt  ist,  verdrängt  die  Chlorsäure  die 
Chromsäure  und  die  Müssigkeit  nimmt  die  ur- 
sprüngliche orange  Farbe  wieder  .an. 
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b.  Alkalische  Kaliumchloridlösung  (schwach 
sauer  oder  alkalisch). 

Unter  diesen  Bedingungen  verläuft  der 
Prozess  identisch,  mit  dem  Unterschied,  dass  die 
Umwandlung  leichter  vor  sich  geht.  Hy|X)chlorit 
bleibt  immer  in  Losung. 

c.  Alkalische  Kaliumchloridlosung.  Wie  im 
vorhergehenden  Fall  ist  die  Bildung  leichter. 


Nach  Oettel  hndet  eine  direkte  Bildung  des 
Kaliumchlorats  statt;  nach  Förster  ist  da.s 
(’hlorat  unter  diesen  Bedingungen  nur  einResul- 
tat  der  primären  Wirkung.  Die  Meinung  des 
Verfassers  geht  dahin,  dass  die  primäre  Bildung 
nicht  stattfindet  und  dass  das  erhaltene  Produkt 
in  allen  Fällen  nur  Hypochlorit  ist.  Ueber  diese 
Frage  werden  noch  Veröffentlichungen  folgen. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Herstellung  einer  Diaphragmenelektrode  fhr 
elektrolytische  Zellen.  — jom««  Htr^reavet 

ln  Famworth  • In^Widoes , Lanenster,  England.  — 
D.  R.  P.  III 289. 

Bei  der  Hcntellung  die*cr  Uinphntginenclekirode 
wird  CIO  Drahtgewehe  oder  eine  pertorierle  MeUllpUtte  a 
feit  ausgeitreckt  ond  mit  einer  breiartiircn,  porösen  oder 
schwannnigeo  SabsUnc  6,  t.  B.  Thon,  Papier,  bedeckt, 
die  geeignet  ist,  für  einige  Zeit  eine  haltbare  Schicht 
zu  bilden.  Hierauf  wird  eine  dUnne  I>age  aus  harietn 
Material  c,  t,  B.  Portlandsenient  o.  dgl.  anfgelagert  und 
«chlietilich  eise  Deckschicht  ä aus  weichem  oder  pordiem 
Material  wie  Asbest.  Schlackenwolle,  Thon,  oder  am 
vorteilhaftesten  ein  Material  aus  Asbest  und  Kalk,  der 


Fig.  78. 


durch  Sättigung  mit  einer  N.'itriumsilikatlösoag  gehärtet 
wird,  HSgeordnel.  Das  so  geschichtete  Diaphrugoia  ist 
auf  der  einen  Seile  dicht,  auf  der  anderen  porös. 

Eine  derartige  Diaphragmenelektrode  seigt  nament- 
lich durch  die  Anordnung  der  Schicht  6 einen  nicht  ta 
anterschitsenden  Vorteil.  Sobald  nämlich  dieses  Material 
nachträglich  entfernt  wird,  besitzt  zwar  das  Diaphragma 
die  äusseren  Formen  der  Kathode,  alier  es  bildet  sich 
ein  gewisser  Zwischenraum,  der  mit  Flüssigkeit  (Elek- 
trolyt) durch  kapillAre  Attraktion  gefüllt  ist.  Ka  wird 
hierdurch  gcnilgend  freier  Durchgang  für  Wasser  aus 
dem  kondensierten  Dampf  geschaffen,  der  xur  Beseitigung 
der  Alkalilauge  benutzt  wird.  Wo  dieser  Durchgang 
rum  Wegwaseben  nicht  vorhanden  ist,  geht  die  I.aage 


infolge  von  Osmose  in  den  Anodenraum,  wo  sie  Chlorate 
bildet  und  die  Kohlenanode  zerstört.  Die  sich  bildende 
Kohlensäure  mischt  lieh  mit  dem  Chlor.  Das  im  Ka- 
thodenraum  befindliche  Alkali  wird  auch  verschlechtert, 
weil  das  Salz,  das  vom  Anodenraum  in  den  Kathoden- 
raum tritt,  sich  mit  Alkali  mischt,  wodurch  das  ge- 
wonnene Produkt  weniger  rein  und  io  geringerer  Aus- 
beute gewonnen  wird. 


Ueberzug  fQr  den  gleichzeitig  zur  Stromab- 
leltung  dienenden  Massetr&ger  von  Sammler- 
elektroden. — V.  d.  Poppenbnrg's  Elemente 
und  Akkumulatoren  Wilde  & Co.  ln  Hamburg.  • 
D.  R.  P.  II 1404. 

Der  die  wirksame  Masse  aufnehmende  .Masseträger 
wird  mit  einer  Mischung  von  Kautschuk,  Schwefel  und 
ciraphit  überzogen,  indem  diese  im  knetbaren  Zustande 
auf  den  Massetr&ger  aufgetragen  nnu  damof  vulkanisiert 
wird.  Zur  besserea  Versteifung  des  Masseträgers  können 
ferner  Kippen  aus  Hartgummi  an  dem  Ueberzuge  an- 
gebracht werden. 

Uolaüonsplatte  fOr  Sammlerelektroden.  — 

Oskar  Behrend  in  Frankfurt  a.  M.  — D.  R.  P. 
II 1405. 

Die  .Sammlerelektroden  werdeu  durch  Platten  ans 
Luffah  von  einander  getrennt.  Die  Platten  werden 
vorher  rusammeogepressi,  damit  sie  sich  sp^er  bei  ihrem 
Aurquellen  durch  den  Elektrolyten  dicht  an  die  Elek- 
troden anlegen.  Die  l.uffabplatten  haben  gegenüber 
IsolatiunsplattcD  aus  anderen  StoHen  den  Vorzug,  dass 
sic  ihre  Elastizität  beim  Qebiauch  nicht  verlieren  und 
ausserdem  durch  den  Elektrolyten  nicht  beschädigt 
werden. 


ALLGEMEINES. 


Blue  wirksame  Ooldlbsang  für  elektiisehe 

Vergoldung  erhält  man  nach  dem  »Journal  '1er 
Goldschmk.c  durch  Auflösung  von  5 T.  reinen  Goldes 
io  23  Teilen  Königswasser,  18  Teilen  Salzsäure  und 
5 Teilen  .Salpetersäure.  Man  dampft  sie  zur  KrystallUation 
ein  und  löst  die  Kryslalle  in  500  Teilen  destillierten 
Wassers.  Zur  Ausfüllung  des  Goldoxyds  benutzt  man 
eine  l..ösung  von  verdünnter  Ammoniakflüssigkeit  und 
wischt  den  Niederschlag  gut  aus.  Dos  Goldoxyd  bringt 
man  mit  je  6a  Tellen  reinen  Cyankalinms  und  destilliertem 
Wasser  zur  Lösung  auf  l'/s  1.  Zur  Verwendung  erhitzt 
man  diese  auf  ungefähr  70  Grad  C.  Als  Anode  benutzt 


man  eine  Goldplatte  von  mindestens  g.  Diese 
Methode  soll  schöne  starke  Vergoldungen  ergeben. 

llOller-Lacke.  Die  ununterbrochen  steigende 
Entwicklung  der  Eiekiroteebnik  und  der  damit  ver- 
bundenen Draht-  und  Kabellabrikaiinn  hat  natürlich 
auch  das  Bestreben  mit  sich  gebracht,  die  Herstellung 
der  elektrischen  Leitungen  zu  verbilligen. 

Es  ist  allbekannt, dass  dieFortleiiung  deselekirischen 
Starkstromes  in  unterirdischen  oder  unter  Wasser  be- 
findlicbeD  Leitungen  — Kabel  genannt  — vor  sich 
geht.  Diese  Kabel  müssen  mit  Rücksicht  darauf,  dass 
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ebeoBo  da«  WaBier,  wie  die  feuchte  Erde,  Leiter 

der  ElekirinUft  «ind,  sehr  ^ut  tsohert  werden.  Aber  nicht 
nur  bei  diesen  ist  dies  der  Kali,  sondern  auch  bei 
oberirdischen  Leitungen,  mit  denen  Menschen  oder 
Tiere  in  Uerühmng  kommen,  »der  die  durch  andere 
Zufälle  gefährlich  werden  können.  Zu  dieser  Isolation 
galt  es  zunächst  ein  Material  ru  gewinnen,  welches 
genügende  Widerstandsfähigkeit  gegen  den  elektrischen 
Strom  besitzt,  um  ein  Ablenken  sicher  zu  verhindern. 
Werner  Siemens  fand  dies  im  Jahre  1S46  zuerst  in  der 
Guttapercha  und  entdeckte  gleichzeitig  eine  Maschine, 
welche  die  Guttapercha  ohne  Naht  und  Spalt  um  den 
LeituDgidraht  presste.  In  der  Guttapercha  bat  man 
inaofem  ein  gutes  Isolicrmatcrial  für  Unterwasser*  und 
unterirdische  Kabel,  als  sich  dieselbe  im  Wasser  und 
in  der  feuchten  Erde  nicht  verändert  und  ihre  Eigen* 
schäften  unbegrenzte  Zeit  erhält,  während  sie  für 
Leitungen,  welche  trocken  oder  unbedeckt  liegen,  nicht 
gut  zu  verwenden  ist,  da  s«e  an  der  Loft  oxydiert  und 
hart  wird.  Sie  bekommt  dabei  Ktsse  und  Sprünge,  und 
das  Isolationsvcrmogen  gebt  verloren.  Mao  ist  tlaher 
gezwungen,  andere  Mittel  aozuwenden.  und  so  wurden 
die  mannigfachsten  Krsaumittcl  gcschalTen.  So  mischte 
man  2 Teile  Guttapercha  mit  t Teil  HoUicer,  indem 
man  dieses  (>emitch  erhitzte  und  gut  durcheinander 
rührte.  Hiese  Mischung  nennt  man  Chatterton  compound. 
Auch  verwendet  man  Kautschuk,  hauptsächlich  in  Ver* 
biodung  mit  Gutiapercba,  da  ersterer  für  sich  allein 
schwerer  verwendbar  sein  soll.  Da  man  jedoch  immer 
mehr  nach  billigerem  Material  verlangte,  zudem  noch 
zahlreiche  andere  Verwendungszwecke  auftauchten,  so 
wurden  die  sogenannten  laolierlacke  geschafTen,  welche 
em  vollkommenes  Isolaiionsvermögcn  besitzen  und  sehr 
elastisch  sein  müssen.  Die  Fabrikation  derselben  Hegt 
in  den  Händen  der  Lackiabrikanlen. 

Zum  Isolieren  von  Unterwasserkabeln  sind  diese 
Ersatzmittel  nicht  zu  verwenden,  da  es  hierbei  auf 
grösste  ZuvcrläMigkeii  ankommt,  und  nur  die  gute 
Gutiaperch.1  Anwendung  finden  kann.  Zum  Isolieren 
von  Laodkabclo  und  oberirdischen  Leitungsdrähten, 
sowie  zum  Anstrcichen  von  Garniturteilen,  elektrischen 
Maschinen  etc.  eignen  sich  die  künstiieben  Ersatzmittel 
jedoch  sehr  gut  und  kommen  heute  auch  in  grossem 
Maassstabe  zur  Anwendung. 

Nachstehend  einige  Vorschriften  für  Isolier* 
lacke  für  Erdkabel  und  biosliegende  Starkstrom* 
leitungcn:  a)  2 Teile  deutscher  Asphalt  wird  mit  0,4 
Teile  Schwefel  zusammen  geschmolzen,  5 Teile  Leinöl* 
hmis,  Leinöl  oder  Baumwollsamenöl  hinzugefügt,  dann 
5—6  Stunden  auf  160°  C.  gehalten,  hierauf  nach  Bedarf 
Terpentinöl  hinzugegossen.  b)  3 Teile  Klaterit  werden 
mit  2 Teilen  Leinölfirnis  $ — 6 Stunden  auf  200*  ge* 


halten,  dann  3 Teile  deutscher  Asphalt  geschmolzen, 
beide  Massen  zusammengegotsen  und  abermals  3 — 4 
Stunden  auf  200'^  C.  gehnlteo,  dann  1 Teil  Leinölhmis 
und  nach  Bedarf  Terpentinöl  zogesetzt. 

Isolierlacke  für  Dynamomaschinen  und  Leitungen 
mit  schwacher  .Stromspanonng:  a)  4 Teile  Schellack, 

2 Teile  Sandarac,  2 Teile  lorioöl*  oder  IloUoliäure, 
15  Teile  Alkohol.  b)  4 Teile  Schellack,  4 Teile 
Sandarac,  i Teil  Elemi,  20  Teile  Alkohol. 

(Gummi*ZeituDg.) 

Reinlg'ung  von  NlekelgegenstAnden.  Man 

legt  dieselben  5 — 6 Sekunden  lang  in  eine  Mischung 
von  50  Teilen  Alkohol  und  1 Teil  Schwefelsäure;  dann 
wird  mit  Wasser  abgewaschen,  mit  Alkohol  abgespült 
und  mit  Leinwand  getrocknet.  Gelb  gewordene  oder 
fleckige  Nickclwarcn  werden  hierdurch  besser  als  durch 
andere  Putzmittel  wieder  wie  neu. 

(Pat,  Steigcr*Dicziker,  Zürich.) 

Eine  Internationale  ElniGTung  aber  die  kaoftig 

allgemein  anzuwcndcDdcn  Abkürzungen  bei  allen  Maas* 
angaben  nach  metrischem  System  ist  durch  das  Inter- 
nationale Komitee  für  Gewichte  und  Masse  erzielt 
worden.  Danach  werden  folgende  Abkürzungen  ein* 
geführt: 

Längen:  Kilometer  km,  Meter  m,  Decimeter  dm, 
Centimeter  cm,  Millimeter  mm,  Mikron  /i. 

Flächen:  Quadratkilometer  km*,  Hektar  ha,  Ar  a, 
Quadratmeter  m*,Qudratdeeimeterdm*,Quadratceniimeter 
cm*,  (^uadratmiltimeler  mm*. 

Volumen:  Kubikmeter  m*,  Kubikdecimeter  dm*. 
Kubikeentimeter  cm*,  Kubikmillineter  mm*. 

Kauminhait:  Hektoliter  hl,  Dekaliter  dal,  Liter  1, 
Milliliter  ml.  Mikrolitcr  i., 

Gewichte:  Tonne  i,  Kilogramm  kg,  Gramm  g, 
Decignimm  dg,  Certigramm  cg,  Milligramm  mg,  Mikro* 
gramm 

Von  selbst  ln  Oan^f  greratene  Hasehinen. 

Ein  merkwürdiger  Vorfall  ereignete  sich  in  der  Kauiftchnk* 
warenfabnk  von  Rudolf  Hansel  & Söhne  in  Wien.  Gegen 

3 Uhr  morgens  setzten  sich  sämtliche  elektrisch  be- 
triebene Maschinen  von  selbst  in  Gang.  Der  Portier 
verständigte  telephonisch  die  Polizei,  und  diese  beoach 
nchtigle  die  Feuerwehr,  deren  Mannschaft  durch  die 
Fenster  in  die  dunklen  menscbeolceren  Räume  drang, 
wo  alle  Maschinen  arbeiteten,  Schwungräder  schwirrten 
und  Apparate  klapperten.  Nach  grosser  Mühe  gelang 
es,  die  Dynamomaschine  zum  Stillstand  zu  bringen. 
Nach  Aussage  von  Fachleuten  dürfte  ein  Kurzschluss 
die  Maschine  io  Betrieb  gesetzt  haben.  Es  bestand  die 
Gefahr  eines  Brandes  durch  das  eventuelle  lleisslaufen 
eines  Lagers. 


GESCHÄFTLICHES. 


Dor  6000  Ste  Kossol  wurde  blumenbekranzt  in 
der  .Sudenborger  Kesselschmiede  der  bekannten  I.oko* 
aobüeO'Fabrik  OftrrOtt  SlDlth  & CO..  Magdeburg,  in 
den  letzten  Tagen  verladen.  Die  Fabrik  ist,  was 
unsere  Leser  interessieren  dürfte,  die  älteste  Loko* 
mobilcn-Fabrik  Deutschlands,  die  — im  Jahre  1861 
gegründet  — sich  vom  l>escheideoen  Umfange  zu  einer 
der  grössten  Spczialfabrikco  entwickelt  hat  und  nahezu 
1000  Arbeitern  Beschäftigung  giebt. 

In  den  ersten  25  Jahren  1S61 — 1885  wurden  tooo 
Lokomobilen,  in  den  folgenden  15  Jahren  18S5— 'I900 
wurden  4000  Lokomobilen  von  ihr  fertiggesteüt. 
Gegenwärtig  beträgt  die  I.elstung^fähtgkeit  der  Knhrik 


täglich  2 L.okomobilen  im  Werte  von  12 — l50oo.Mark, 
entsprechend  einem  Jahrevumsatse  von  ca.  4 Millionen 
Mark,  so  Hass  die  heutige  Leistung  gegen  den  Durch- 
schnitt der  ersten  25  Jahre  15  fach  gesteigert  ist.  Für 
die  Vorzüglichkeit  ihrer  Fabrikate  spricht  der  Umstand, 
dass  die  Firma  in  der  Zeit  ihres  Bestehens  Uber  150 
goldene  und  silberne  Medaillen,  erste  Preise  ctc.  er- 
halten hat  und  zuletzt  auf  der  Weliaussiellung  in  Paris 
durch  Verleihung  von  2 goldenen  Medaillen  ausgezeichnet 
wurde. 

Die  Fabrik  fOr  sAmtllche  chemlsehen« 
pharmaceutlschen, technischen  und  bakteriolo- 
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^sehen  Apparat«  von  Julius  Sehobor»  Berlin  SO., 

vericndet  ihr  neues  Preisrcrxcicbois  von  I901.  Die 
Firma  liefert  von  den  einfachsten  Appaniten  ab,  wie 
Abdampf-Schaber,  AeolipUen  mit  radikaler,  schräger 
ond  ^borixoDtaler  Flamme,  Aspiratoren.  Gasometer, 
Blasebftlge  in  den  verschiedensten  Auifiibmngcn,  Gas> 
brenncr  in  jeder  Fa9on,  Kühlapparate  aller  Systeme, 
Stative,  Klemente  u.  s.  w.  bis  hinauf  za  den  kompli- 
ziertesten Apparaten  für  chemische  oder  bakteriologische 
oder  sonstige  Zwecke-  Für  chemische  l..aboratorieD, 
Versuchsanstalten  etc.  wird  der  neue  Katalog  zur  An- 
schaffung von  Apparaten  ein  vorsUgUcher  Wegweiser  sein. 

Der  nQnom**‘Ralender  fOr  1901  von  Gustav 
Kleemann.  Hamburg,  ist  soeben  erschienen.  (Intcr- 
essenien  zur  geil.  Mitteilung.) 

Totonlt,  elD  neues  technisches  Material. 

Immer  weiterer  Vollendung,  immer  höherer  Voll- 
kommenheit schreitet  die  Technik  in  all  ihren  vielge- 
staltigen Formen  entgegen,  und  mit  jedem  Schriit,  den 
sie  vorwärts  ihnt,  wachsen  die  Anforderungen,  die  sie 
sn  die  ihr  dienenden  Hilfsmaterisllen  stellt.  Kaum  eine 
andere  Industrie  steht  io  dieser  Hinsicht  in  so  engem 
Zusammenhänge  mit  der  Entwicklung  der  Technik,  wie 
die  Fabrikation  der  Kautschukwareo.  Ist  es  doch  an- 
erkannte Tbatsachc,  dass  nur  durch  den  Kautschuk  und 
seine  wichtigen  Eigenschaften  die  heutige  Hohe  vieler 
technischer  Zweige  erreicht  werden  konnte.  Aber  nicht 
die  tote  Kautschukmasse  an  sich  war  cs,  welche  diese 
Bedeutung  erlangte,  es  war  das  Genie,  das  rastlose 
Streben  der  Fabrikanten  nach  immer  grösserer  Voll- 
kommenheit, nach  immer  höherer  Leistungsfähigkeit 
ihrer  Erzeugnisse.  Milden  rapid  steigenden  Ansprüchen 
der  Technik,  die  noch  erschwert  wurden  durch  die 
grossen  kommerziellen  Wertverscbiebuogcn  der  letzten 
Jahre,  wuchsen  auch  die  Leistungen  der  Gummibranche 
in  gleichem  Masse,  und  auf  dem  Gebiete  der  technischen 
HilfimateriuUen  worden  hoch  beachtenswerte  Kesultute 
geseitigt.  Es  sind  heute  Gummitjualitäten  im  Handel, 
die  turmhoch  Uber  dem  einfachen  Material  früherer 
Jahre  stehen  und  die  den  schwierigen  Anforderungen 
und  den  vielseitigen  Zwecken  der  heutigen  Technik 
gewiss  zu  entsprechen  vermögen. 

Unter  diesen  erstklassigen  Materialien  eine  hervor- 
ragende Stelle  einzunehmen  und  für  viele  neue  Fort- 
schritte bahnbrechend  zu  wirken,  ist  zweifellos  das 
sTotonitc  berufen,  das  von  der  Firma  sAsbest-  und 
Gummiwerke  Alfred  Calmon  A.-G..  Hamborgs, 
auf  den  Markt  gebracht  wird  und  steh  unter  den 
schwierigsten  Anfonierungen  und  gegenüber  den 
höchstgesielltcn  Ansprüchen  bereits  in  vorzüglicher  Weise 
bewährt  hat. 

sToionit«  ist  kein  Kind  des  Tages,  es  verdankt  nicht 
dem  blinden  Zufall,  dem  kenntnislosen  Kxperimentieren 
seine  Entstehung.  In  Isngwiengeo.  sorgfältigen  Unter- 
sochungen  der  mannigfachen  Einwirkungen,  die  den 
Kautschuk  in  seiner  Anwendung  UeffeD,  io  berechnender 
Erwägung  aller  Phasen  des  Betriebes,  io  aufmerksamer 
Rerilcksichttgung  jedweder  Umstände,  die  für  den  Stoff 
seihst,  wie  für  die  mit  ihm  in  Berührung  kommenden 
Agentien  nur  in  Frage  kommen  können,  ist  seine  Zu- 
sammensetzung entstanden.  — Und  als  sie  gefunden 
war,  hat  man  sich  nicht  begnügt  mit  dem  vermutlich 
Errungenen,  sondern  man  hat  das  Produkt  den  schärfsten 
Proben  in  der  Wirklichkeit  unterworfen,  man  hat  ge- 
prüft und  verbessert,  bis  etwas  absolut  Vollkommenes 
erreicht  war.  Dies  selbstredend  innerhalb  der  Grenzen, 
die  jedem  organischen  Gebilde  und  tndustnellen  Er- 
zeugnis gezogen  sind.  Anforderungen,  die  das  über- 
haupt Erreichbare  überschreiten,  venij.'ig  natürlich  kein 


Produkt  zu  erfüllen.  So  kann  man  z.  B.  eine  Gummi- 
<]ualitäi  erzeugen,  die  grosser  Hitze  widersteht, 
aller  einen  unverbrennlichen  Gummi  giebt  es  natürlich 
nicht. 

Totonit  ist  kein  künstliches  chemisches  I*roduki, 
kein  Konglomerat  heterogener  Stoffe,  es  iat  ein  ein- 
faches. natürlK'bes  Produkt,  das  seine  Vorzüge  lediglich 
seiner  sorgfältigen,  genau  berechneten  Herstellungsart 
und  der  Keinhett  und  Zweckmässigkeit  der  verwandten 
Stolfe  verdankt.  Es  besteht  aus  einem  vorzüglichen, 
besonders  für  den  Zweck  susgewählten  und  zweckent- 
sprechend präparierten  Kaotschok,  dem,  ausser  dem 
Vulkanisationsschwefei,  nur  die  für  den  Jeweiligen  Ver- 
wendungszweck erforderlichen  Mineralien  betgemengt 
sind.  Totonit  darf  somit  den  Anspruch  auf  das  höchste 
Interesse  aller  technischen  Kreise  erheben.  Es  bildet 
innerhalb  der  mannigfachen  technisebeu  Hilfsmaterialien 
gewissermussen  einen  UnivcrsaUloff,  der  die  verschieden- 
sten Vorzüge,  welche  .in  derartige  Produkte  gestellt 
werden,  in  sich  vereinigt. 

Von  den  guten  Eigenschaften  des  Tolouits  seien 
hier  folgende  erwähnt : Der  Stoff  zeigt  höchste  Elastizität, 
die  unter  allen  Verhältnissen  gleichhleibt,  er  behält 
seine  Weichheit  unter  allen  Ansprüchen  des  technischen 
Betriebes  (unverständige  Behandlung  natürlich  ausge- 
schlossen). Totonit  ist  unempfindlich  gegen  sehr  hohe 
Tem]>eraturen.  es  erträgt  trockene  Hitze  bis  zu  1500 
ohne  wesentliche  Ver.änderuog.  Es  wird  durch  heisses 
Wasser  und  unter  hochgespanntem  D.aropf  nicht  ver- 
ändert, es  hat  sich  als  Dichtungsmaierial  bei  I3  Atro. 
Dampfdruck  vorzüglich  bewährt.  Totonit  zeigt  gegen 
mineralische  und  organische  Säuren  enorme  Haltbarkeit. 
Es  wird  nur  durch  ganz  konzentrierte  Säuren  zerstört, 
die  Uberhiuipt  jede  organische  Substanz  aufluaen.  Eben- 
so zeigt  es  gegen  Fette  und  Oele  eine  äusserst  geringe 
Emphndlichkeit,  es  wird  selbst  durch  Petroleum,  Benzin 
und  .mdere  Lösungsmittel  erst  nach  Monaten  zerstört. 
Totonit  Ist  unempfiodlich  gegen  Natron-Kalilauge, 
Ammoniak  und  Alkohol. 

Diese  hervorragenden  Eigenschaften  des  Totonils, 
zu  denen  noch  grosse  Unempfindlichkeit  gegen  mecha- 
nische Einwirkungen  und  manche  andere  Vorzüge 
kommen,  machen  das  Produkt  für  die  zahlreichsten 
technischen  Zwecke  in  hohem  Masse  verwendongsfähig. 
und  lässt  sich  dasselbe  zu  allen  technischen  Bedarfs- 
artikeln verarbeiten.  Seine  enorme  Widerstandsfähigkeit 
wurde  nicht  nur  im  Laboratorium  erprobt,  sondern  hat 
sich  auch  bereits  jahrelang  io  grossen,  höchste  An- 
forderungen stellenden  Betrieben,  in  Fabriken,  bei  Be- 
hörden etc.  bewährt. 

Besonders  bewährt  hat  es  sich  als  Dichtoogsplatte 
für  Flanschen,  Cviindcrdeckel  etc.,  sowohl  gegen  hoch- 
gespannten Dampf,  wie  gegen  Säuren,  .\mmoniak  etc.; 
Kln(ipcn  für  Dampf-  und  Luftpumpen,  für  Puls<imeter 
und  ähnliche  Maschinen;  Schläuche  für  Wein,  Bier, 
Säure,  Ocl,  Dampf.  Gas  etc.  Ausser  diesen  Hauptver- 
wendungazwecken  ist  Totonil  Überall  da  zu  gebrauchen, 
wo  hohe  und  dauernd  bleil>ende  Elastizität,  grosse 
Haltbarkeit  und  beileuteode  Wirksamkeit  io  Krage 
kommt.  Totonit  ist  ausser  für  alle  Dampfbeiriebe 
namentlich  wichtig  für  chemische  Fabriken,  Zucker- 
und  Oclroffincrieo,  BrauereicD,  Gas-  und  Wasserwerke, 
Maschinenfabriken.  Brrg-  und  Hüttenwerke,  Schiffs- 
werften etc. 

Das  neue  Produkt  dci  .Vsbest-  und  Gummiwerke 
Alfred  Calmon,  A.-G.,  Hamburg,  ist  zudem  ein 
preiswertes  .^latenal;  es  ist  nicht  sbillig'i  im  landläufigen 
Sinne  dieses  Wortes,  HOiidem  es  ist  billig  durch  seine 
V^orzüge  im  Gebrauch,  durch  die  Sicherheit  des  Betriebes 
und  seine  lange  Haltbarkeit. 
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ÜBER  DIE  KONZENTRATION 

BEI  DEN  ELEKTRODEN  IN  EINER  LÖSUNG  MIT  SPEZIELLEM 
BEZUG  AUF  DIE  ENTSTEHUNG  VON  WASSERSTOFF,  DER 
DURCH  DIE  ELEKTROLYSE  EINES  GEMISCHES  VON  KUPFER- 
SULFAT UND  SCHWEFLIGER  SÄURE  FREI  GEMACHT  WIRD. 

Von  H.  J.  S.  Sand. 


Ich  habe  die  folgenden  Untersuchungen 
zu  dem  Zwecke  angcstellt,  um  eine  Kormel 
zu  finden,  welche  die  Konzentration  bei  den 
Elektroden  in  einer  Lösung  eines  einzigen 
Salzes  oder  eines  Gemenges  ausdrücken  soll. 
Bei  der  Lösung  eines  Salzes  allein,  bei  der 
die  Uebergangswertc  von  Hittorf  konstant 
sind  und  bei  der  die  Diffusion  nach  dem 
Fick 'sehen  Gesetze  vor  sich  geht,  wobei 
das  Metall  gicichmässig  auf  der  Elektrode 
niedergeschlagen  wird  und  wo  keine  Neben- 
ströme stattfinden,  kann  man  die  Rechnung 
nie  theoretisch  ausführen. 

Ich  nehme  an.  dass  die  Lösung  in  einem 
unbegrenzten  zylindrischen  Gefässe  sich  be- 
findet, dessen  Seite  durch  die  Elektrode 
gebildet  wird,  und  bezeichne  die  in  Aequi- 
valentcn  pro  Volumencinheit  gemes-senen 
Konzentrationen  mit  c (die  gleichförmige 
Anfangskonzentration  sei  c»),  die  Ent- 
fernungen der  Elektroden  mit  x,  die  Zeit 
von  Anfang  des  Versuches  mit  t,  die  kon- 
stante und  gleichförmige  Dichtigkeit  des 
Anions  und  Kations  mit  n,  und  n.,  den 
Diffusionskoeffizienten  des  Salzes  mit  I,,  die 
Konstante  Faraday’s  von  96540  Coulomb 
mit  g und  das  Aequivalent  mit  f.  Alsdann 


führt  die  Lösung  zu  folgenden  Gleichungen; 
in  i(i  — 

T f ~ d, 

c = c„,  v'on  X = o bis  X = 
oc  , 3’c 


für  X = o, 
für  t — O, 


S t Sx»  ’ 


das  Integral  dieser  Gleichung  ist 

in.  ‘ d t X* 

^ “ TOT,/  l/r''"  4k  t 

und  für  die  Konzentration  in  der  Elektrode 
hat  man 

(I)  c = c„  — -p_-l/  oder 

Ich  habe  diese  Kormel  als  Basis  einer 
Methode  angewandt,  um  den  Diffusions- 
Koeffizienten  des  Kupfersulfatcs  zu  be- 
stimmen. 

Bei  einem  Gemisch  halle  ich  es  augen- 
blicklich für  unmöglich,  die  Konzentration 
der  Lösung  in  den  Elektroden  genau  theo- 
retisch zu  berechnen.  Ich  habe  indessen  den 
Ausdruck  der  oberen  und  unteren  Grenze 
erhalten,  zwischen  denen  die  wahre  Kon- 
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zcntration  sich  befinden  muss,  und  ich  habe  der  mit  der  Elektrode  in  Herührung  stehen- 
diese  Ausdrücke  angewandt,  um  die  Grenzen  den  Flüssigkeit  verschwunden  ist.  Ich  habe 
der  Zeit  zu  berechnen,  welche  verfliessen  auch  die  Gleichung  la  verallgemeinert,  in- 
muss, bis  die  Konzentration  in  den  Elek-  dem  ich  mit  Oc  den  Uebergangswert  des 
troden  einer  sauren  Kupfersulfatlösung  null  ' Kupfers  in  der  untersuchten  Lösung  bei  An- 
wird, wenn  das  Kupfer  allein  niedergeschlagen  fang  des  Versuches  gab,  und  ich  habe  mit 
wird.  dieser  Formel  die  Zeit  berechnet,  welche 

Die  erhaltenen  Werte  wurden  mit  der  verfliesst,  bis  die  Konzentration  des  Kupfers 
Zeit  verglichen,  welche  verfliesst,  bis  der  in  der  Elektrode  Null  wird.  Die  folgenden 
Wasserstoff  in  denselben  Lösungen  frei  zu  Tabellen,  welche  die  Resultate  einiger  Ver- 
werden  beginnt,  wenn  sie  durch  einen  kon-  suche  enthalten,  beweisen,  dass  diese  Werte 
Staaten  Strom  elektrolysiert  werden,  ohne  mit  den  obenerwähnten  e.vperimentellen 
dass  Nebenströme  in  der  Flüssigkeit  vor-  Zahlen  ziemlich  gut  übereinstimmen;  es  ist 
handen  sind.  Als  Resultat  hat  sich  er-  also  wahrscheinlich,  dass  die  Formel  la  an- 
geben, dass  diese  Zeit  sich  stets  zwischen  gewandt  werden  kann,  um  mit  genügender 
den  theoretischen  Grenzen  belindet,  was  be-  Cienauigkeit  für  viele  Anwendungen  die  Kon- 
weist,  dass  das  Freiwerden  in  den  Grenzen,  zcntration  in  den  Elektroden  zu  berechnen, 
die  ich  habe  erreichen  können,  erst  statt-  und  zwar  sowohl  für  ein  Gemisch  wie  für 
findet,  nachdem  das  Kupfer  aus  dem  Teil  ein  einziges  Salz. 

Tabelle  1. 

Cu  = 0,066,8 

c c 

Konzentration  der  Flüssigkeit 

H,SO.=  0,0275  -"g- 
' c c 


Kxperimentelle  Werte 

Theoretische  Werte 

Dichtigkeit  i 

Beobachtuogs- 

Zeit 

TheoreU 

Theoret. 

des 

zeit. 

nach  Gleich.  U 

obere  Grenze 

untere  Grec 

Stromes 

verbessert 

der  Zeit 

der  Zeit 

. mllUmp 

bis  18*« 

, *923 

( 265 

m - 

cm* 

in  SekuDdeo 

i«’ 

. 

0»304 

2299 

20S4 

2868 

1528 

0,3 '5 

2253 

•938 

2671 

1421 

0,400 

1203 

1202 

1656 

881 

0,581 

621 

570 

785 

418 

0,718 

378 

373 

5U 

274 

1.099 

166 

159 

219 

117 

1,621 

78 

73 

101 

54 

i.57<5 

26 

29 

40 

2* 

Tabelle  II. 


Cu=o,,483 

Konzentration  der  Flüssigkeit 

H,  SO.  =0,.8o4 

c c 


1* 

1064 

,_69>.5 

i* 

0.575 

2970 

2801 

3218 

2094 

0,795 

1580 

1463 

1684 

1093 

1,051 

888 

839 

963 

627 

1,691 

357 

323 

372 

242 

2,64 

140 

'33 

153 

99 

4.03  1 

63 

57 

66 

43 
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2\us  diesen  Keob.ichtungen  folgt,  dass 
es  möglich  sein  muss,  die  Entstehung  von 
Wasserstoff  während  der  EIektroly.se  einer 
sauren  Kupfersulfatlösung  zu  verhindern, 
wenn  man  die  Flüssigkeit  stark  schüttelt, 
selbst  für  den  Kall,  wo  der  Wasserstoff 
augenblicklich  erzeugt  zu  werden  scheint, 
wenn  man  nicht  schüttelt.  Ich  habe  mit 
einem  speziell  dazu  konstruierten  Apparate 
Versuche  angestellt,  um  diesen  Schluss  zu 
beweisen,  und  habe  z.  B.  gefunden,  dass 
man  in  einem  Fall,  wo  6l  statt  100  während 
der  ersten  Minute  freigewordene  .Aequivalcnte 
im  Wa.s.serstoff  vorhanden  waren,  die  Ent- 
.stchung  dic.ses  Gases  vollständig  durch  ein 


kräftiges  .Schlitteln  der  Flüssigkeit  verhindern 
konnte.  Es  ist  durch  dieses  Resultat  augen- 
scheinlich, dass  die  Versuche,  bei  denen  das 
Verhältnis  zwischen  der  Menge  an  Wasser- 
stoff und  an  freigewordenem  Kupfer  durch 
verschiedene  Dichtigkeiten  des  Stromes  be- 
stimmt wird,  da  diejenigen  von  Houlle- 
vigne  (.Ann.  Chim.  et  Phys.,  7.  sörie  t.  II, 
p.  351;  1894)  sehr  beträchtlich  durch  die 
Natur  des  Gefasses,  in  welchem  die  Elektro- 
lyse stattfindet,  beeinflusst  werden  und  ver- 
schieden sein  müssen,  je  nachdem  die  Ge- 
fasse  gut  oder  schlecht  dazu  geeignet  sind, 
um  die  Bildung  von  Nebenströnien  in  der 
Flüssigkeit  zu  erleichtern. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1900 

Von  Dr.  M.  Krüger,  (KortseiiuDc.) 


b.  Akkumulatoren. 

Von  den  wissenschaftlichen  Unter- 
suchungen über  den  Bleiakkumulator  ist 
ausser  den  schon  angeführten  noch  eine  sehr 
interessante  Arbeit  über  den  Temperatur- 
koeffizienten des  zVkkumulators  von  F.  Dole- 
zalek’*)  zu  erwähnen.  Im  Gegensatz  zu 
Streintz,  der  dem  Akkumulator  einen  posi- 
tiven Temperaturkoeffizienten  der  elektro- 
motorischen Kraft,  unabhängig  von  der  Säure- 
konzentration, zuweist,  kommt  V'erfasser  durch 
theoretische  Ueberlegungen  zu  dem  Schluss, 
dass  der  Tcmperaturkoeffizient  unter  einer 
bestimmten  Säurekonzentration  auch  negativ 
werden  muss  und  belegt  dies  durch  Versuche. 
Während  eine  Zelle,  die  mit  Säure  von  1,15 
spezifischem  Gewicht  gefüllt  ist,  bei  der 
Ladung  ihre  Temperatur  erhöht,  bei  der 
Entladung  dagegen  erniedrigt,  findet  bei 
einem  Akkumulator  mit  Säure  unter  1.044 
spezifischem  Gewicht  das  Entgegengesetzte 
statt.  Die  elektromotorische  Kraft  des  Akku- 
mulators ist  eine  lineare  Funktion  der  Tempe- 
ratur, sowohl  bei  konzentrierter  als  auch 
verdünnter  Säure,  so  dass  also  ein  mit  sehr 
verdünnter  Säure  gefüllter  .-\kkumulator  ein 
Thermo-Element  vorstellt,  und  in  der  Tliat 
liefern  zwei  mit  Säure  von  der  Konzentration 
0,0005  normal  gefüllte  und  gegeneinander- 
geschaltete  Zellen,  von  denen  die  eine  auf 
IO*,  die  andere  auf  70“  erwärmt  sind,  eine 
•Spannung  von  0,6  Volt  pro  Zelle.  Die  kalte 
Zelle  entlädt  sich  dabei,  während  dient  w'are 


aufgeladen  wird;  durch  Umkehrung  der  Er- 
wärmung wird  also  wieder  Strom  erzeugt, 
so  dass  Warme  direkt  in  Elektrizität  trans- 
formiert wird.  Die  von  Dolezalek")  aus 
thermodynamischen  Untersuchungen  gefol- 
gerte Reversibilität  des  Akkumulators  wird 
von  M.  Mugdan"")  auf  experimentellem 
Wege  bewiesen,  so  dass  kein  Zweifel  mehr 
bestehen  kann,  da.ss  bei  der  Entladung  eines 
Akkumulators  auf  beiden  Platten  wesentlich 
Bleisulfat  und  wenig  oder  gar  kein  Oxyd 
gebildet  wird.  Weiter  konstatiert  Mugdan, 
dass  die  Potentialsprünge  an*  den  beiden 
Elektroden  unabhängig  sind  von  dem  Blei- 
sulfatgehalt derselben,  dagegen  abhängig  von 
der  Konzentration  des  Elektrolyten,  woraus 
folgt,  dass  das  Sinken  der  elektromotorischen 
Kraft  des  Akkumulators  wahrend  der  Ent- 
ladung auf  die  Querschnittsvcrringcrung  der 
freien  Oberfläche  durch  diegebildete  Bleisulfat- 
schicht und  auf  Konzentration.sänderungen 
an  der  Elektrode  beruhen  muss. 

Die  Herstellung  von  Elektroden  und  Füll- 
masse betreffen  folgende  Patente.  Die 
Sammlerclektrode  der  Akkumulatoren-  und 
Elektrizitatswerke-zAktiengesellschaft  vormals 
W.  A.  Boese  (D.  R.  P.  104243)"')  bildet 
ein  durchbrochenes  Gitter,  bei  welchem  die 
Bleistege  Dreiecksform  besitzen.  Die  Elek- 

'•)  Zu.  I.  E.  VI.  517. 

u)  Zu.  f.  E.  IV.  349,  V.  533. 

•»)  Zu.  f.  E.  VI.  309 

•>)  Diese  Zeitschr.  VI.  196. 
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trüden  von  Ch.  Alker  und  P.  Mcncssier 
(D.  R.  1’.  103369)  werden  aus  Streifen  von 
Blciblcchen  mit  halbkugeligen  Vertiefungen 
durch  Ineinanderfalten  hergestclt.  — Hei  der 
Sammlerelektrode  von  L.  G.  Leffer(D.  R.  P. 
105  145)“')  wird  die  gerippte  Kcrnplatte  so 
in  einen  Rahmen  eingesetzt,  das.s  Zwischen- 
räume frei  bleiben,  durch  welche  die  aktive 
Masse  beider  Seiten  zusammenhängt.  — Der 
Masseträger  von  A.  Pallavicini  (D.  R.  P. 
106762)"')  besteht  aus  einer  durchbrochenen, 
mit  Stiften  versehenen  Hleiplatte,  deren 
Ränder  umgebogen  sind.  — Kin  trogförmiger 
Masseträger  für  Sammlerelektrodcn  ist  durch 
D.  R.  P.  107725"*)  der  Firma  v.  d.  Poppen- 
burgs  Klemente  und  Akkumulatoren 
Wilde  & Co.  ge.schützt.  --  Die  Klektrode 
von  Fr.  Heimcl  (D.  R.  P.  108 167)*'')  ist 
eine  mit  dünnen  Hlciblechen  beiderseits  be- 
deckte Masscplatte  und  mit  von  beiden 
Seiten  erfolgenden,  tief  in  die  aktive  Mas.se 
eindringenden  Bohrungen  versehen.  - - Die 
Sammlerelektrode  von  D.  Tommasi  (D.  R.  P. 
••■575)  besteht  aus  einem  spiralförmig  um 
einen  mittleren  Kern  aufgewundenen  Blei- 
streifen, zwischen  dessen  Wandungen  die 
aktive  Substanz  liegt.  Die  so  erhaltenen 
Scheiben  werden  auf  eine  A.ve  aufgereiht 
und  mit  einem  Ring  .aus  Isolicrm.atcrial  um- 
geben. — E.  I^.  Lobdell  (D.  R.  P.  1 12  1 1 1) 
stellt  Pilektroden  aus  Bleiplattcn  her,  indem  er 
in  dieselbe  radiale  Einschnitte  stanzt,  die  so 
entstandenen  Lappen  abwechselnd  nach 
beiden  Seiten  ausbiegt,  ebenso  den  Rand 
der  Platte,  und  das  Ganze  dann  mit  aktiver 
Masse  ausfüllt.  Dadurch  wird  eine  grosse 
Menge  aktiver  Substanz  aufgespeichert  und 
die  gesamte  Oberfläche  der  Platte  zur  Strom- 
zuleitung ausgenutzt.  — Durch  Aufrauhen 
von  BIciplatten  mit  einer  Fcilenhaiimaschine 
erhält  FL  Andreas  (D.  R P.  108921)  ge- 
eignete Elektroden  für  .Sammler.  — Die 
Filektrode  von  J.  Gawron  (D.  R.  P.  109235) 
besteht  aus  einer  Reihe  von  Bleikästen, 
welche  mit  aktiver  Masse  gefüllt  und  so  an- 
geordnet  sind,  dass  sie  in  der  Querrichtung 
der  Elektrode  .schräg  nach  oben  verlaufen.  — 
Negative  Elektroden  stellt  O.  Lindner 
(D.  R.  P.  104665)  durch  Zusammenfügen 
von  dünnen,  schiefgerolltcn  und  ebenen  Blci- 
streifen  her.  — Die  positiven  Elektroden 
von  II.  Strecker  (D.  R.  P.  106233)**)  sind 
Masseplatten,  die  in  der  Mitte  durchbrochen 
.sind  und  zum  Zusammenhalten  der  aktiven 

Die»e  liCeiischr.  VI.  345. 

>*•)  Diese  Zeitscitr.  VH.  50. 

Diese  Zeitschr.  VII.  97, 

Diese  Zeitschr.  VII.  ii6. 

Diese  Zeiuwhr.  VII.  48  u.  113. 


Masse  einen  Ring  enthalten.  — H.  Mildner 
und  O.  Pieschel  (D.  R.P.  107514)"’)  wollen 
eine  Akkumulatorenplatte  dadurch  erhalten, 
dass  .sie  eine  fensterartig  durchbrochene 
Aluminiumplatte  an  der  nicht  von  wirksamer 
Masse  bedeckten  Stelle  mit  einer  Bleihülle 
versehen.  — Beim  .Akkumulator  von  W.  H. 
Smith  und  W.  Willis  (D.  R.  P.  104172)"*) 
wird  die  aktive  Masse  durch  gelochte  Hüllen 
aus  Isoliermaterial,  welche  gegeneinander 
versteift  sind,  fest  an  die  metallische  Strom- 
zulcitung  gedrückt. 

C.  H.  Boehringer  Sohn  (D.  R.  P. 
105055,  105056)  benutzt  zur  Herstellung  von 
aktiver  Masse  für  Sammler  kr)'stallisiertes  Blei- 
lakt  oder  besser  noch  das  Salz  Pb  C,  H.  L),“’). 

— Das  V’erfahren  zur  Herstellung  wirksamer 
Masse  für  elektrische  Sammler  von  A,  Heine- 
mann (D.  R.  P.  107726)’*)  besteht  darin, 
das.s  Bleioxy'de  mit  Lösungen  ätherischer 
Oele  aus  der  Pflanzenfamilie  der  Cupressineae, 
Cupuliferae  und  Abietineae  vermischt  werden.  , 

— Geeigneten  Bleischwamm  zum  F'üllen  von 
Akkumulatorenelektroden  erhält  O.  Krüger 
und  Co.  (D.  R.  P.  107921)”)  durch  Elektro- 
lyse von  Bleilösungen  unter  Zentrifugieren. 

— Eine  homogene  rvirksame  Masse  stellt 
C.  Brault  (D.  R.  P.  109236)”)  durch  Zu- 
sammenkucten  von  Bleioxyden.  Alkali-  oder 
Erdalkalisulfaten  unter  Zusatz  von  destilliertem 
Wasser  in  einer  /Ammoniak-Atmosphäre  her. 

Immer  wieder  geht  das  Bestreben  mancher 
F>finder  dahin,  das  Blei  im  Akkumulator 
durch  andere  Stoffe  zu  ersetzen.  Das  ist 
z.  B.  der  F'all  bei  [dem  Magnesiumakku- 
muiator  von  F.  Landd-  und  E.  Levy 
(D.  R.  P.  109489)”),  bei  welchem  die 
Platten  aus  Magnesium  mit  M,agnesium- 
oxydchlorid  als  aktive  Masse  bedeckt 
sind,  während  verdünnte  Schwefelsäure 
als  Elektrolyt  dient.  — Das  Sekundär- 
element von  Titus  V.  .Michalowski  (D.  R.  P. 
112351)  besitzt  ausser  einer  Zinkelektrode 
im  alk.alischen  Elektrolyten  eine  Nickclclck- 
trode,  welche  mit  Nickcisesquioxyd  als 
Depolarisator  bedeckt  ist.  Letzteres  wird 
dadurch  auf  der  Elektrode  erzeugt,  dass  man 
die  Nickelplatte  über  700*  und  noch  unter- 
halb Rotglut  mit  Sauerstoff  behandelt,  oder 
mit  Chloraten  erhitzt,  oder  aber  in  ge- 
.schmolzcnem  sauerstoffhaltigem  Filektrolyten 

*•)  Diese  Zeitschr.  VII.  96. 

W)  Diese  Zeitschr.  VI.  195. 

M)  Diese  Zeitschr.  VI.  223. 

*®)  Diese  Zeitschr.  VII.  115. 

*•)  Diese  Zeitschr.  VII.  72. 

**}  Diese  Zeitschr.  VII,  165. 

♦•)  Diese  Zeitschr.  VII.  1S9. 
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als  Anode  verwendet.  — Eine  Sammler- 
elektrode aus  Eisen  gewinnen  die  Akku- 
mulatorenwerke System  Pollak  (D.  R.  P. 
107  726)  durch  Zusammenpressen  von  feuchtem 
Eisenpulver. 

Einen  neuen  Einbau  von  grossen  Sammler 
elektroden,  wodurch  eine  möglichst  voll- 
kommene Stromverteilung  in  den  Elektroden, 
eine  einfache  Montage,  Uebersichtlichkeit 
und  Zugänglichkeit  der  einzelnen  Platten, 
Möglichkeit  einer  freien  Ausdehnung  jeder 
Platte  und  Verhinderung  von  Kurzschlüssen 
erzielt  werden  soll,  hat  sich  Ch.  Pollak 
(D.  R.  P.  1:2113)  patentieren  lassen.  — Um 
Kurzschlüsse  in  Akkumulatoren  zu  verhindern, 
entfernt  H.  Hornträger*'“)  den  Schlamm, 
indem  er  denselben  vermittelst  eines  Kratz- 
eisens zusammenscharrt  und  durch  einen  am 
Boden  des  Akkumulatorengefässes  befind- 
lichen Tubus  auslaufen  lässt. 

Für  die  Füllung  der  Akkumulatoren 
mit  Schwefelsäure  ist  eine  Mitteilung  von 
R.  Elbs’*),  wonach  durch  den  Eisengehalt 
derselben  Stromverluste  eintreten,  sehrwichtig. 

— Ueber  die  Behandlung  der  Akkumulatoren 
verbreitet  sich  E.  Sieg”).  — Zwar  nicht 
neue,  aber  doch  für  die  Projektierung  und 
den  Betrieb  von  Anlagen  mit  zXkkumulatoren 
wichtige  Bemerkungen  macht  E.  Schiff“). 

— O.  Schmidt") berichtet  über  Fortschritte 
im  Löten  von  Akkumulatoren. 

Ueber  einige  Akkumulatorentypen  liegen 
mehr  oder  weniger  eingehende  Veröffent- 
lichungen vor,  so  überden  transportablenWatt- 
Trockenakkumulator,  R.  Kieseritzky '"), 
über  den  Akkumulator  von  Ribbe"'),  wäh- 
rend über  die  Resultate  des  von  Seite  des  fran- 
zösischen Automobilklubs  auf  Akkumulatoren 
erlassenen  Preisauschreibens  C.  Reimer*") 
referiert.  — Zu  erwähnen  ist  ein  zusammen- 
fassender  Artikel  über  die  Fortschritte  in 
der  Entwicklung  der  Sekundarbatterien  in 
den  letzten  25  Jahren'").  — «Der  gegen- 
wärtige Stand  der  Akkumulatorentechnik«  be- 
titelt sich  das  Referat  über  einen  Vortrag 
von  Dr.  Müllendorf").  — Schliesslich  sei 
noch  auf  die  Methode  und  einen  Apparat 


Dtete  Zeiuchr.  VII.  97. 

Diese  Zeitschr.  VI,  179. 

•«)  Zu.  f.  E,  VII,  261. 

Diese  Zeitschr.  VII.  163.  Journ.  f.  Grube],  o. 
WatserTers.  190O,  35. 

*•)  Diese  Zeitschr.  VI.  222. 

**)  CentT.  Hl.  f.  Akk.  n.  Elementcnkuode  1900, 
No.  12,  diese  ZeiUchr.  VII.  188. 

•••)  Diese  ZeiUchr.  VI.  251. 

'•*)  Diese  Zeitschr.  VII.  47.  El.  Ruodsih,  1900,  71, 
•••I  Diese  Zeitschr.  VII.  37. 

‘•»5  Diese  Zeitschr.  VII,  68. 

*•*)  Diese  ZeiUchr.  VI.  192. 


von  Hopfclt'")  hingewiesen,  welche  die 
elektromotorische  Kraft  eines  Akkumulators 
ohne  Rücksicht  auf  die  jeweilige  Stromstärke 
zu  bestimmen  gestattet. 

Hilfsapparate. 

Ueber  Elektroden  und  Diaphragmen  für 
elektrolytische  Zwecke  ist  wenig  neues  be- 
kannt geworden.  Roberts  (Engl.  Pat,  1423O 
von  1899)  stellt  haltbare  Kohlenelektroden 
dadurch  her,  dass  er  Kohle  von  bestimmter 
Korngrösse  mit  feinpulverigem  Glas  in  einen 
dünnen  Eisenblechkasten  einstampft,  dann 
bis  zum  Erweichen  des  Glases  erhitzt  und 
einem  hohen  Druck  aussetzt.  Die  Spitzen- 
oder Kantenelektrodcn  von  C.  Kellner 
(D.  R.  P.  I044I2'’*)  bestehen  aus  Platin- 
drähten, die  um  eine  isolierende  Platte  ge- 
wickelt sind,  oder  in  Form  eines  Gewebes 
dasselbe  bedecken;  dadurch  wird  grosse  Er- 
sparnis an  Platin  erzielt  und  die  Benutzung 
höherer  .Stromdichten  ermöglicht. 

Für  Apparate,  welche  zur  elektrolytischen 
Gewinnung  von  Gasen  dienen,  hat  Hazard- 
Flamand  (D.R.P,  106499'”)  einDiaphragma 
mit  Flüssigkeitsverschluss  konstruiert. 

Eine  säure-  und  gasdichte  Anschluss- 
vorrichtung für  Leitungsdrähte  bei  Primär- 
nnd  Sekundär  - Elementen  hat  sich  Max 
Schneevogel  (D.  R.  P.  104104'"),  Zu- 
satzpatent 106026"”)  patentieren  lassen.  Um 
die  Zerstörung  der  metallischen  Kontakte  an 
Kohlenanoden  durch  den  Elektrolyten  zu 
verhindern,  wird  nach  The  General 
Fllectrolytic  Parent  Comp.  Lim.  E'arn- 
worth,  Widness  das  obere  Ende  mit  einem 
Behälter  mit  Oelfüllung  umgeben. 

K.  EUbs"’)  macht  Mitteilung  über 
einen  wesentlichen  Be.standteil  einesApparats, 
den  er  benutzt  hatte,  um  elektrolytische 
Reduktionsprozesse  durch  Me.ssung  des  an 
der  Kathode  unbenutzt  entweichenden 
Wasserstoffs  messend  zu  verfolgen.  Eine 
Speisevorrichtung  für  elektrolj-tische  Zer- 
setzungsapparate schildert  P.  Girouard '"). 
Einen  Rührer  und  einen  Elektrodenrührer 
mit  ga.sdichtcm  Verschluss  beschreibt 
W.  Lob"’).  — \V.  Nernst"’)  berichtet 
über  einen  elektrischen  Platinofen. 

V^ersuche  mit  dem  von  der  Firma 
W.  C.  Heraeus  in  Hanau  gefertigten  Platin- 

/.l*.  t.  Klcktrol.  35,  454.  äie*e  Zcit.cbr.  VII.  94. 

Diese  Zuchr.  VI  ig6. 

Diese  Zuchr.  VII  49, 

Diese  Ztichr.  VI  195. 

JM)  Diese  Ztschr.  VII  24. 

»J«)  Zu.  f.  E.  YII  119. 

*“)  Diese  Zuchr.  VII  iit. 

•«»)  Zu.  f.  K.  VII  117. 

">)  Zu.  f.  K.  VII  253. 
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siliciumwidei standen  hat  Victor  Rodt'“) 
ausgefuhrt.  L'cber  die  gleichen  Widerstande 
berichtet  auch  K.  Haber"").  J.A. Fleming'“) 
hat  die  I.eitfähigh-eit  von  elektrischen  Wider- 
standen aus  Graphit  - Thoiigeniengen  ge- 
messen. 

E.  Hose  beschreibt  eine  praktische 
Form  von  Normal-Elementen  und  Normal- 
Elektroden  für  Püteiitialmessungcn  "’).  Ucbcr 
einen  praktischen  Gefallsdraht  für  l’olaii- 
sationsmessungen.  der  von  I.uggin  kon- 
struiert wurde,  berichtet  F.  Haber"*).  Um 
das  unangenehme  Zerspringen  der  nach 
Kohl  rausch  hergestelltcn  Tauchelektrodeii 
zu  umgehen  und  die  Anwendung  von  Queck- 
silber zur  Herstellung  als  Kontakt  zu  ver- 
meiden, hat  R.  Abegg"*)  neue  Tanch- 
elektroden  konstruiert. 

G.  Hredig""’!  beschreibt  einen  neuen 
Apparat  zur  Mes.sung  von  Stromstärken, 
das  sog.  Amperemanometer,  welches  auf 
der  Messung  des  Druckes  beruht,  den  elektro- 
lytisches Knallgas  beim  .Ausströmen  aus  einer 
Kapillare  ausübt.  — Ein  elektrischer  Strom- 
unterbrecher mit  Flüssigkeitswiderstand  ist 
H.  Th.  Simon  (D.  R.  1’.  107470'*')  paten- 
tiert worden.  — ICinen  cylinderfurmigen 
Zellenschalter  hat  N'oigt-Haffner  (D.  R.  I*. 
104146*’*)  konstruiert.  — Ueber  Schalt- 
tafeln für  elektrochemische  Laboratorien 
zum  Anschluss  an  Gleichstromlichtanlagen 
berichtet  Fr.  Klin gelf uss"’’i. 

Metallurgie  und  Galvanotechnik. 

Um  die  elektrolytische  Zinkgewinnung 
in  die  Technik  einzuführen,  werden  fort- 
gesetzt grosse  Anstrengungen  gemacht. 
Cowper-Coles  versuchte,  die  Zinkfadung 
aus  schwachsaurer  Lösung  unter  einem 
Druck  von  70  .Atmosphären  durchzuführen, 
dabei  erhielt  er  trotz  der  hohen  Strom- 
dichte von  500  Ampere  pro  qm  einen 
guten  Zinkniederschlag.  J . R o n t s ch  e wsk  y “‘i 
hat  die  Hedingungen  ausprobiert,  bei  denen 
ein  glatter  Zinkniederschlag  gleichzeitig  mit 
der  Darstellung  von  Bleisuperoxyd  an  einer 
Bleianodc  in  technisch  realisierbarer  Weise  ge- 
lingt. Um  die  Zinkgewinnung  ökonomischer 
zu  machen,  soll  zur  .Auflösung  von 


"•)  E.  T.  Z,  21,847. 

"•)  Zu.  f.  E.  VII  269. 

>•*)  DieüC  Zticbr.  VII  43,  Electrician  70,  2050. 
»»^)  Zu.  f.  K.  VI  457. 

1»“)  Zu.  f.  li.  VH.  jj. 

“»)  I’hjr*  Zt«.  I.  195. 

**•)  Zts.  f.  E.  VII  259. 

Diese  Zuchr.  VII  73 
Diese  Ztschr.  VI  195. 

»«y  Zit.  f.  E.  VI  382. 

«»‘I  Zu.  f.  E.  VIT  21. 


Zinkoxyd  Ammoniumkarbonat  verwendet 
werden'“),  wodurch  cs  möglich  wird,  bei  der 
Elektroly.se  neben  Zink  und  Sauerstoff  die  ur- 
sprüngliche I'lüsSTgkcit  zur  neuen  Auflösung 
wiederzu  gewinnen.  Einen  .-Apparat  zurelektro- 
lytischcn  Zinkfällung,  in  welchem  Kathoden 
und  Anoden  durch  Fergamentdiaphragmen 
getrennt  sind,  um  die  durch  .Anreicherung 
von  Schwefelsäure  im  Bade  verursachte  Ver- 
ringerung der  Ziiikaiisbeute  zu  verhindern, 
hat  sich  Stepanoff  (Engl.  Fat.  22710  v, 
1 899)  patentieren  lassen.  - - Nach  dem 
Engl.  l’at.  5781  von  1899  will  Le  A'errier 
aus  ncucaledonischcn  Erzen  durch  redu- 
zierendes Schmelzen  erhaltenes  eisenhaltiges 
Nickel  dadurch  raffinieren,  dass  er  dasselbe 
als  Anode  in  einer  schwach  alkalischen 
Lösung  von  Nickelaninioniumchlorid  an 
wendet  und  zeitweise  Chlorkalk  zur  Oxy- 
dation des  Eisens  nisetzt,  um  alles  in 
Lösung  gehende  Eisen  als  Hydroxyd  abzu- 
schcidcn.  Der  Cowper-Coles’sche  elektro- 
lytische Centrifugalprozess  zur  Darstellung 
von  Kupferröhren  ist  in  einem  Vortrag  vor 
der  Institution  of  Electr.  Engineers'**)  ab- 
gehandelt. Derselbe  besteht  darin,  dass  die 
Kathode  in  rasche  Rotation  versetzt  wird, 
wodurch  infolge  der  Reibung  der  Kupfer- 
oberflächc  am  Elektrolyten  ein  glatter 
Ueberzug  erhalten  wird.  — Eine  Beschreibung 
der  Einrichtung  der  nach  dem  Dumoulin- 
■schen  A'crfahien  arbeitenden  Electr.  Copper 
Comp,  in  Widness  ist  in  L'Ind.  El.  Ch.  3.55  '•’) 
gegeben.  — Die  Darstellung  von  Chrom 
aus  einer  wässerigen  Lösung  von  Chrom- 
natriumsulfat will  The  Electromct.  Comp. 
Lim.  London  (D.  R.  F.  105847)  durch- 
führen. — Nach  dem  Verfahren  des  D.  R.  P. 
107525“")  von  F Zürn  werden  zur  Ge- 
winnung von  Platin  aus  seinen  Erzen  auf 
elektrischem  AA'egc  die  Platinerze  als  Elek- 
troden in  einer  Liisung  von  karbaminsaurem 
oder  kohlciisaurem  Ammoniak  durch  die 
Anwendung  von  Wechselstrom  in  Platin- 
ammoniakverbindungen  übergeführt.  — Ein 
elektrisches  Verfahren  von  Tatro  und 
Dcliiis  fU.  S.  .A-  P.  640718)  zur  p^xtrak- 
tion  von  Edelmetallen  beruht  auf  der  Bildung 
von  N.atriumamalgam.  Ein  ähnliches  Ver- 
fahren ist  von  Barricks  (U.  S.  A.  P. 
641360)  angegeben  worden.  Obgleich  nicht 
rein  elektrochemischer  Natur,  soll  doch  hier 
erwähnt  werden,  dass  in  dem  Zusatzpatent 
D.  R.  P.  110613  ™'**  1^-  102370 

Cochn  und  Saloinon  eine  .Abänderung 

Dic#c  Zucht.  VI  194. 

Diese  Ztschr.  VII  115.  Klecirician  44,  $43. 

^*0  Diese  Zlichr.  VII  2J. 

I^ieae  Ztschr.  VII  97, 
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ihres  elektrolytischen  Verfahrens  der  Trennung 
von  Cobalt  und  Mickel  dahingehend  vor- 
nehmen, dass  anstelle  des  Stromes  ein 
elektrolytisch  zu  gewinnendes  Oxydations 
material,  z.  B.  Ammoniumpersiilfat  benutzt 
wird.  Wie  aber  F.  Mawrow'-’)  angiebt, 
gelingt  es  jedoch  nicht,  alles  Cobalt  auf  diese 
Weise  zur  Abscheidung  zu  bringen,  so  dassdic 
Trennung  beider  Metalle  nicht  mdglicli  ist. 

,‘\ls  Ausgangsmaterial  für  die  Darstellung 
von  Magnesium  benutzt  die  .Aluminium-  und 
Magnesium  • Fabrik  Hemelingen  (D.  R.  P. 
U5015)  rohen  Carnallit,  dem  ein  Zusatz  von 
Natriumchlorid  oder  Magnesiumchlorid  oder 
von  künstlichem  Carnallit  zur  Erzielung  eines 
Salzes  MgClä  KaCI  NaClgemacht  wird.  - L'm 
Gaseruptionen  bei  der  Elektrolyse  geschmol- 
zener Halogenmetalle  zum  Zweck  der  Metall- 
gewinnung zu  verhindern,  überdeckt  Emil 
Hilberg  (U.  K.  P.  110403)  die  Schmelze 
mit  einem  porosen  Stoff,  wie  Asbest,  und 
saugt  die  sich  bildenden  Gase  kontinuierlich 
ab.  — Weitere  Schmelzverfahren  siehe  im 
Kapitel  P>  roelektrochemic. 

Auf  galvanotechni.schera  Gebiete  sind 
verhältnismässig  wenig  Neuerungen  zu  ver- 
zeichnen. Das  Problem  der  galvanostegischen 
Behandlung  von  Aluminium  ist  noch  immer 
nicht  gelöst.  Ueber  die  Vorbereitung  von 
Aluminium  zur  galvanischen  Verkupferung 
veröffentlicht  I.'Electricin  1899,  232  An- 

gaben. Nach  dem  Verfahren  von  E.  Mies 
(D.  K.  P.  113816)  wird  das  ,-\ltiminium  zum 
Zwecke  der  galvanischen  .Metallisierung  vor- 
her mit  einer  mit  Schwefelsäure  angesauerten 
Lösung  von  Natriumphosphat  und  Magne- 
siumsulfat erhitzt.  Weiteres  berichtet  ein 
Referat  E.  Z.  VH  140  nach  Die  Elektr.  7- 
154.  A.  .Marino  giebt  Bader  für  die  Fällung 
von  Metallen  an  (Engl.  Pat.  18350  von  1900). 
Er  stellt  dieselben  durch  Lösen  eines  Metall- 
karbonates  in  einem  geeigneten  Mittel  unter 
Zusatz  einer  organischen  Sä«re,  wie  Essig- 
säure, Buttersäure,  Benzoesäure,  Milchsäure, 
Aepfelsäure  u.  s.  w„  sowie  eines  Alkalichlorids 
her.  P.  .Marino  D.  R.  P.  iO970O'**)1  bereitet 
galvanische  Bäder  aus  einer  .Mischung  von 
neutralem  Ammoniumtartrat  mit  dem  Salz 
des  niederzuschlagenden  Metalles  und  einer 
Lösung  von  .Magnesiumsulfat  und  Natrium- 
pyrophosphat.  Um  die  Herstellung  der  Bäder 
für  die  elektrolytische  Abscheidung  von  Me- 
tallen zu  erleichtern,  h.at  sich  Courant  (ICngl. 
Pat.  5468  von  1900)  die  Darstellung  stabiler, 
nur  in  Wasser  aufzulösender  Salze  derselben 
patentieren  lassen. 


7as.  aoor^.  Ch.  25,  t^. 
f>ieie  Zeitsch.  Vll,  tS<ji. 


Eine  zur  .Abscheidung  von  Messing  ge- 
eignete Lösung  erhält  J.  L.  R.  Morgan'“) 
durch  längere  Elektrolyse  von  Cyankalium- 
lösung mit  einer  Messinganode  — Ein  Bad 
für  ,-\nsiedevergoldung  teilt  Uhlands  techn. 
Rd.  1900,  19'’")  mit.  — N.ach  dem  Verfahren 
der  Soc.  anonyme  Le  Ferro-Nickel  [D.  R.  P. 
107  248'“)'  werden  Eisen  und  pusennickel- 
legierungen  für  die  Versilberung  in  der  Weise 
vorbereitet,  dass  man  die  Gegenstände  zuerst 
II  it  Quecksilberchloridlösung,  dann  mit  Na- 
triumbikarbonatlosung  behandelt,  worauf  sie 
in  Silbernitratlösung  gebracht  und  nach  noch- 
maligem Durchziehen  durch  Quecksilbernitrat- 
lösung  elektrolytisch  versilbert  werden.  — Die 
Vezierung  von  GegenständenausSteinen  durch 
elektrolytisch  hergestcllte  Metalleinlagen 
schildert  E.  Rcinders'“).  — Eine  Be- 
sprechung des  im  vorigen  Jahresbericht  er- 
wähnten Verfahrens  von  Hecker  zur  Her- 
stellung glänzender  .Metallüberzüge  giebt 
E.  Ronco'“). 

J.  H.  Hope  (Engl.  Pat.  7764  von  1898) 
hat  einen  .Apparat  für  Metallniederschlage 
konstruiert,  der  aus  einem  sechsseitigen  Prisma 
besteht,  welches  um  eine  Achse  rotiert.  Die 
Anode  ist  cylindrisch  um  die  Achse  ange- 
bracht, wahrend  die  Kathode  Bänder  bilden, 
die  längs  der  Wände  des  Prismas  »erlaufen. 
Die  Berührung  der  eingebrachten  Gegen- 
stände mit  der  Anode  .soll  ein  über  dieselbe 
angebrachter  weitmaschiger  Ueberzug  aus 
isolierendem  .Stoff  verhindern.  — Ein  .Anoden- 
träger  für  galvanische  Bader  von  M.  Kugel 
und  C.  .Steinweg  D.  R.  P.  113871)  wird 
gebildet  aus  einem  der  Kathodenoberfläche 
angepassten  Träger  mit  durchbohrten  VV'an- 
dungen,  in  dem  kleine  Mctallstückchen  liegen, 
so  dass  sie  ihrem  Verbrauch  gemäss  nach- 
rutschen können. 

Zur  Herstellung  von  eisernen  Medaillen 
auf  galvanoplastischcm  Wege  verwendet  ein 
im  »Elektrotechniker«  veröffentlichtes  V'er- 
fahren""’)  eine  Lösung  von  5 Teilen  Ferro- 
sulfat  und  4 Teilen  Magne,siumsulfat.  — Sein 
Verfahren  der  Herstellung  von  ci.sernen  Präge- 
stempeln durch  Elektrogravure  schildert  J. 
Rieder'”),  während  G.  Langbein'*")  die 
neuerdings  vorgenom  menen  Vervollkomm- 
nungen dieses  Verfahrens,  die  seine  technische 
Ausnützung  nunmehr  ermöglichen,  bespricht. 

J*'  Jourp.  Aiutric.  Chem.  -*'oc.  23.  93. 

Die*e  Zeit»ch.  VII,  114. 

Diese  Zeitsch.  VII,  73. 

'**)  L'hi.  tecliu.  Küsch.  1900,  20. 

*•*)  Diese  Zeitsch.  VII,  93. 

'*•)  Diese  Zeiuch.  VI,  194. 

*•'*)  Diese  Zeitsch.  VII,  1. 

Zu.  f.  E.  VI,  328. 

(KorisetrUDC  fol(;t.) 
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ÜBER  DIE  INDUSTRIELLE 
DARSTELLUNG  DER  HYPOCHLORIDE. 

Von  A.  B röchet. 


Die  folgende  Beschreibung  bezweckt 
eine  Wiedergabe  der  Darstellungsmethoden 
von  Hermite,  Corbin,  Kellner,  Haas 
und  Oettel  nach  einem  Bericht  über  die- 
selben in  L’Industrie  ilcctrochimique.  Ueber 
die  Apparate  der  l'irma  Schuckert  und  über 
die  Apparate  V'ogelsang,  welche  in  einigen 
Bleichereien  angewandt  werden,  sind  keine 
Informationen  erhältlich  gewesen. 

Apparat  Hermite.  Von  die.sem  hat 
man  zwei  Typen  konstruiert.  Bei  dem 
Apparat  für  industrielle  Zwecke  wurden  die 
Anoden  aus  I’latinblech  gebildet,  die  mit 
einem  Rahmen  aus  Kautschuk  eingefasst  sind. 
Diese  Rahmen  wurden  verstärkt  und  hierauf 
in  grosser  Anzahl  mit  einander  in  Verbindung 
gebracht.  Zwischen  diesen  Anoden  befan- 
den sich  scheibenförmige  Kathoden  aus  Zink, 
die  auf  einer  Stelle  montiert  waren  und  in 
Rotation  versetzt  wurden.  Es  waren  den 
Anodenreihen  entsprechend  zwei  Reihen  von 
Kathoden  vorhanden.  Die  beiden  Träger 
waren  direkt  auf  dem  Gefä.ss  angebracht, 
das  ebenfalls  als  Kathode  wirkte.  Der 
Elektrolyt  bestand  aus  einer  Lösung,  die  pro 
cbm  50  kg  See.s.alz  und  5 kg.  Magnesium- 
chlorür  enthielt.  Nach  dem,  was  wir  gesehen 
haben,  findet  überdies  die  Bildung  von  hy- 
pochloriger Säure  und  von  Magnesium  statt, 
das  zum  Teil  als  Schlamm  auf  den  Kathoden 
bleibt.  Der  sich  bildende  Niederschlag  wird 
durch  Bürsten  fortgenommen,  die  sich  auf 
dem  Anodenrahmen  befinden.  Dieser  in- 
dustrielle Apparat  erforderte  1000  bis  1200 
Ampere  und  5 bis  6 Volt  und  verbrauchte  8 
bis  9 PS. 

Der  Apparat  erzeugte  in  24  Stunden 
eine  Lö.sung,  deren  Blcichkraft  gleich  der- 
jenigen von  125  kg  Chlorkalk  und  ungefähr 
der  von  40  kg  wirksamen  Chlors  war.  Nun 
können  1 200  Amperes  während  dieser  Zeit 
nur  1200X24X  1,325  “ 38  kg  Chlor  erzeugen. 

Man  hatte  also  eine  grössere  Leistungs- 
fähigkeit, als  sich  nach  der  Theorie  ergab, 
aber  man  darf  nicht  vergessen,  dass  man 
damals  annahm  (und  dies  geschieht  heute 
noch),  dass  die  bleichende  Kraft  der  elektro- 
lytischen Ilypochlorite  grösser  ist  als  die- 
jenige der  auf  chemischem  Wege  dargestcll- 
ten  Hypochlorite.  Wir  haben  gesagt,  dass 
dies  augenscheinlich  davon  herrührte,  dass 
diese  Lö.sungen,  auf  Grund  des  Magnesium- 


chlorürs,  hypochlorige  Säure  enthielten  und 
dass  man  diese  Lösungen  mit  Hypochloriten 
mit  alkalischer  oder  wenigstens  neutraler 
Reaktion  verglich,  deren  Wirkung  ausser- 
ordentlich gering  war.  Wahrscheinlich  würde 
die  Wirkung  unter  denselben  Bedingungen 
dieselbe  sein.  Die  Schätzung  eines  elektro- 
lytischen Hypochlorits,  Jas  auf  seine  Bleich- 
kraft bestimmtwird,  wird  nurgenau  sein  können, 
wenn  man  es  mit  einem  auf  chemischem 
Wege  erhaltenen  vergleicht,  das  aber 
unter  denselben  Bedingungen  an 
Säuregehalt  dargestellt  sein  muss. 

Andererseits  hat  Herr  Lambert  ge- 
funden, dass  man  bei  Anwendung  von  Meer- 
wasser eine  durchschnittliche  Leistung  von 
40  “/o  erlangen  kann,  und  mit  Secsalz  bei 
32  g pro  Liter  eine  Leistung  von  65  bis  70  •/,. 

Bei  dem  Hausapparat  bestand  das  elek- 
trolytische Gefäss  aus  einem  gusseisernen 
Zylinder  und  diente  als  Kathode.  In  den- 
selben tauchte  ein  Platindraht,  der  als  Anode 
diente;  eine  gewisse  Anzahl  dieser  Gefässe 
waren  auf  einem  Rohr  befestigt,  welches  zur 
Zuführung  der  zu  elcktrolysierenden  Flüssig- 
keit bestimmt  war.  Diese  floss  so  durch 
den  unteren  Teil  nach  dem  oberen  und 
.sammelte  sich  in  einem  Kollektor.  Die  Appa- 
rate waren  also  auf  Spannung  geschaltet, 
derart,  dass  durch  sie  ein  Strom  von  1 10  Volt 
zirkulieren  konnte. 

Man  sieht  also,  «lass  der  Apparat  keine 
guten  Erfolge  geben  konnte,  da  die  Ober- 
fläche der  Kathode  gross  war.  Ausserdem 
wird  der  Preis  für  den  elektrischen  Strom 
in  Städten  immer  die  Darstellung  der  Hypo- 
chloritc  im  häuslichen  Bedarf  unrentabel 
machen  infolge  der  vorzüglichen  F'abrikate, 
welche  auf  chemischem  Wege  erzielt  werden. 

Apparat  Corbin,  Dieses  .System 
wird  in  der  Papierfabrik  zu  Lancey  angewandt. 

Der  Corbin'sche  Apparat  besitzt  bi- 
polare Elektroden;  jede  derselben  besteht 
aus  einem  Platinblcch,  das  von  einem  Rahmen 
aus  Kautschuk  oder  aus  einem  ähnlichen 
Material  eingefa.sst  ist.  Diese  Rahmen  be- 
finden sich  in  einem  Kasten  und  bilden 
ebenso  viele  Abteilungen.  Die  äussersten 
Elektroden  nehmen  den  Strom  auf  folgende 
Weise  auf;  die  gegenüberliegenden  Längs- 
wändc  des  Gefasses  sind  mit  zwei  quadra- 
tischen Oeflfmingen,  die  mit  Verschlüssen, 
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wie  sie  bei  Mannlöchern  üblich,  versehen 
sind.  Die  metallene  Platte  besteht  aus 
doppeltem  Platinblech;  sie  verschlies.st  die 
Oeffnung  mittels  eines  elastischen  Polsters. 
Die  Schraube,  welche  die  Verschlussscheibe 
fcsthält,  führt  den  Strom  zu. 

Um  die  Elektroden  vor  Zerstörung  zu 
schützen,  wech.selt  man  von  Zeit  zu  Zeit  die 
Richtung  des  Stromes. 

Der  Apparat  enthält  13  Platinbleche 
und  nimmt  120  Volt  und  150  Ampere  auf, 
was  ungefähr  25  PS.  ausmacht.  Man  sieht 
also  a priori,  dass  die  Leistungsfähigkeit  in 
liezug  auf  Energie  gering  sein  mu.ss;  that- 
sächlich  absorbiert  jedes  Gefass  ungefähr 
IO  Volt;  dies  rührt  daher,  dass  die  ange- 
wandte Lösung  sehr  verdünnt  ist;  sie  ist  nur 
2,5"  Baume,  was  25  g Chlornatrium  pro  Liter 
entspricht. 

Diese  Elüssigkeit  kann  unbegrenzt  be- 
nutzt werden.  Trotz  dieser  beiden  Gründe 
ist  der  Verlu.st  an  Salz  noch  ziemlich  gross, 
da  er  sich  auf  20  kg  pro  100  kg  an  Holz- 
masse beläuft.  Die  Flüssigkeit  zirkuliert 
fortwährend;  sie  kommt  aus  einem  Rezi- 
pienten, gelangt  in  den  Elektrolyseur  und 
dann  in  den  Kühlapparat;  alsdann  gelangt 
sie  in  den  Bleichtrog,  wo  sie  mit  der  che- 
mischen, schon  gebleichten  Holzmas.se  in 
Berührung  kommt,  d.  h.  nach  dem  Verfahren 
von  Mitscherlich  mit  Calciumbisulht  be- 
handelt wird. 

Man  behandelt  übrigens  nachdiesem  Ver- 
fahren nur  die  ganz  weissen  Qualitäten. 
Diese  Gefässe  haben  2 m Durchmesser, 
I m Hohe  und  5 m Lange;  sie  enth.alten 
750  kg  Masse,  welche  durch  eine  Vorrichtung 
beständig  in  Zirkulation  gesetzt  wird.  Der 
Abfluss  erfolgt  mittels  einer  Trommel, 
welche  die  Elüssigkeit  beständig  aus  dem 
Gefäss  schöpft  und  in  einen  Kasten  mit 
doppeltem  Boden  befördert,  aus  welchem  sie 
mittels  einer  Zentrifugalpumpe  in  das  erste 
Reservoir  zurückgepumpt  wird.  Wenn  die 
Masse  genügend  lange  mit  der  Flü.ssigkeit 
in  Berührung  war,  wird  sie  in  den  Kasten  mit 
doppeltem  Boden  gebracht,  wo  sic  abtropft. 

Man  nimmt  an,  dass  zum  Weissbleichen 
von  IC»  kg  Holzmasse  20  kg  Chlorkalk  er- 
forderlich sind.  Man  sieht  also,  da.ss  jeder 
Apparat,  welcher  in  24  Stunden  750  kg 
Holz  bleicht,  dasselbe  bewirkt  wie  1 50  kg 
Hypochlorit  oder  50  kg  Chlor. 

Die  Ausgabe  wird  also  betragen; 

150  kg  Salz  (20kgX7,5)  ä 5 Fres.  . . 7,50 

600  Pferde-Stunden  (25X24) 
ä 0,01 1 5 Fres.  (ic»  Fres.)  . . . ■ 0,90 

14.40 


wodurch  sich  das  kg  Chlor  auf  0,29  Fres.  incl. 
der  Amortisationsko.sten,  Kosten  der  Her- 
stellung etc.  beläuft. 

Apparat  Kellner.  Die  verschie- 
denen Arten  dieses  Appar.ates  werden  mit 
Erfolg  besonders  in  deutschen  Fabriken  an- 
gewendet;  es  sind  Vervollkommnungen  des 
ursprünglichen  Typus.  Der  letztere  besteht 
aus  einem  Gefäss,  auf  dessen  Wänden  sich 
eine  Anzahl  von  Leisten  befinden,  welche 
abwechselnd  von  beiden  .Seiten  .lu.sgehen. 
Diese  Leisten  tragen  Elektroden,  zwischen 
denen  der  liicktrolyt  zirkuliert.  Diese  Filek- 
troden  bestanden  auf  der  als  Anode  dienen- 
den Seite  aus  Kohle  oder  aus  Platin. 

Bei  Anwendung  von  Kohle-Elektroden 
muss  man  den  Elektrolyten  durch  ein 
F'ilter  aus  Glaswolle,  die  sich  zwischen  zwei 
durchlöcherten  Glas-  oder  Porzellanschciben 
befindet,  hindurchgehen  lassen,  um  Kohle- 
partikel, welche  inlolge  der  Zersetzung  der 
Elektroden  mitgerissen  werden,  aufzuhalten. 
Die  Platinbleche  haben  sich  nicht  gut  be- 
währt Dieser  Apparat  hat  den  Ucbelstand, 
dass  die  Elektroden  eine  grosse  Oberfläche 
haben  müssen;  ausserdem  wird  die  Flüssig- 
keit stark  erhitzt. 

Der  neue  .Apparat  be.steht  aus  einem 
Gefäss  aus  Sandstein.  An  den  gegenüber- 
liegenden Wänden  befinden  sich  Nuten, 
welche  zur  Aufnahme  der  durchlöcherten 
Glasplatten  dienen.  Das  Gefäss  wird  da- 
durch in  20  Abteilungen  von  2 cm  Breite 
geteilt.  Dic.se  Glasscheiben  dienen  als 
Unterstützung  für  die  Elektroden.  Zu  diesem 
Zwecke  befindet  sich  an  jeder  Seite  ein 
Platinbicch.  Diese  Bleche  werden  durch 
Platindrähte  mit  einander  verbunden,  welche 
durch  die  Löcher  hindurchgehen  und  die 
Leitungsfähigkeit  des  Systems  sichern. 

Eine  andere  Anordnung  besteht  darin. 
dass  die  Platinbleche  fortgelassen  werden 
und  nur  Drähte  zur  Anwendung  gelangen, 
welche  die  Platten  durchdringen.  Letztere 
können  aus  Glas  oder  aus  Kautschuk  sein. 

Bei  dem  letzten  auf  der  Ausstellung  zu 
sehenden  /Xpparat  ist  die  Glasplatte  einfach 
von  einem  Platin-Iridium-Dr.aht  spiralförmig 
umwickelt. 

Die  äussersten  Elektroden  bestehen  aus 
Rahmen,  welche  mit  Platinrühren  umkleidete 
Kupferstangen  tragen. 

Der  Filektrolyt  besteht  aus  Seesalz  von 
10' Baume  0 0 im  allgemeinen,  d.  h.  iiokg 
pro  cbm.  F>  tritt  in  den  Elektrolyseur 
durch  ein  grosses  am  inneren  Teile  befind- 
liches Rohr  ein  und  tritt  durch  Vor- 
richtungen zwi.schgn  den  Glasplatten  aus. 
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Man  regelt  den  Verbrauch  dadurch,  das 
die  Flüssigkeit  mit  einem  Gehalt  von  0,05  */« 
Chlor  abfliesst.  Sie  gelangt  alsd.mn  in  einen 
Sammler  an  der  inneren  Seite  des  Apparates. 
In  dem  Sammler  befindet  sich  eine  Schlange 
aus  Hartblei,  m welcher  kaltes  Wasser 
zirkuliert.  Eine  gleichfalls  aus  Antimonblei 
bestehendeZcntrifugalpumpe  hebt  die  Flüssig- 
keit, die  solange  zirkuliert,  bis  sie  0,7 — i ” „ 
Chlor  enthält. 

Nach  den  Angaben  der  Fabrik  giebt 
ein  Apparat,  der  im  Durchschnitt  112  Volt 
und  114  Ampere  verbraucht  (=19  PS.),  in 
drei  Stunden  350  Liter  einer  I.iisung,  welche 
0.85  “ , Chlor  enthalt,  was  5,5  kg  wirksamen 
Chlors  gleichkommt.  Der  Preis  dieses  Chlors 


beträgt  nun: 

650  1,  gleich  71,5  kg  Salz  ä 2 Fres. 

pro  100  kg 1,43 

19  PS.  für  3 Stunden,  57  PS.  - Std. 

ä 0,0294 1,68 

Amortisation  für  1 Tag  ä 10  *1',,  des 

Preises 1,00 

ergiebt  für  5,5  kg  Chlor  4,11 
I kg  Chlor  kostet  also  0,745  Fres. 


Wenn  man  die  chemische  Leistungs- 
fähigkeit in  Kczug  auf  Quantität  berechnet, 
erhält  man  bei  20  Filektroden  wahrend 
3 Stunden  und  114  Ampere: 

20Xn4X3X35.5^_ki? 

26,8  ^ 

also  eine  Leistungsfähigkeit  von  — 0,612 
oder  61,2  • n. 

Dieser  von  Siemens  und  H a I s k c 
konstruierte  Apparat  wird  von  der  Firma 
Gebauer-  Charlottenburg  hergcstclll, 

Apparat  Haas  & Oettel.  Dieser 
Apparat  hat  Kohleelcktroden.  Da_s  Gefäss 
ist  mit  Nuten  versehen,  die  zur  Aufnahme 
der  Elektroden  dienen,  unter  welchen  sich 
nicht  leitende  Platten  befinden.  Diese 
letzteren  sollen  Kurzschlüsse  verhindern, 
welche  durch  den  sich  auf  dem  Hoden  an- 
sammelnden Schlamm  herbeigeführt  werden 
können.  Die  Elektroden  sind  bipolar  und 
können  1 5 Monate  ungefähr  benutzt  werden. 
Die  FZndkathodc  besteht  aus  einer  Eisenplatte. 

Die  Flüssigkeit  darf  in  dem  Apparat, 
wenn  dieser  ausser  Helrieb  steht,  nicht  im 
Ruhezustand  bleiben.  Das  Gefa.ss  ist  daher 


auf  einem  eisernen  Rahmen  montiert  und 
wird  um  eine  horizontale  .Achse  in  Rotation 
versetzt.  Es  ist  alsdann  leicht,  sie  durch 
einen  Wasserstrom  zu  waschen. 

Man  verwendet  eine  Lösung  von  Stass- 
furter  Salz,  das  im  Verhältnis  1 : 4000  mit 
Petroleum  oder  Naphthalin  denaturiert  ist. 
Diese  Liisung  enthält  50  kg  pro  cbm  und 
wird  in  einem  hölzernen  Gefäss  hergestellt, 
däs  mit  einem  Rührapparat  versehen  ist. 
Sie  zirkuliert  in  dem  Elektrolyseur  ober-  und 
unterhalb  der  Elektroden.  Beim  Austritt  ist 
sie  infolge  der  mitgerissenen  Kohlepartikel 
trübe.  Alsdann  gelangt  sie  in  drei  Ab- 
klärung.sgefässe,  aus  denen  sie  gereinigt 
wieder  austritt. 

Man  regelt  den  Verbrauch  gemäss  der 
Stärke  der  f.ösung,  die  man  erhalten  will. 
Man  kann  sich  von  derselben  durch  ein  sehr 
geistreiches,  auf  Erwärmung  basierendes 
Mittel  überzeugen.  Hei  den  Bedingungen, 
unter  denen  man  operiert,  entspricht  eine 
Erwärmung  von  5*  zwischen  dem  Eintritt 
und  /Austritt  der  F'lüssigkeit  ungefähr  19  Chlor 
pro  Liter  der  Lösung.  Man  lässt  im  allge- 
meinen eine  Zunahme  von  1 5®  zu,  was  ca.  3 g 
Chlor  pro  Liter  entspricht  (ungefähr  chloro- 
metrischer  Grad).  Der  Apparat  ist  daher  mit 
zwei  Thermometern  versehen,  die  sich  am  Flin- 
tritt und  /Austritt  der  F'lüssigkeit  befinden. 

Die  F'irma  Haas  & Stahl  /Aue 
(Sachsen)  kon.struiert  dreiTypen  mit  1 10  A'^olt, 
welche  in  10  Stunden  bei  25,  40  und  60 
/Ampere  1200,  2Cöo  und  3000  Liter  Lösung 
'lö  2,  3,  5 g Chlorgehalt  pro  Liter  erzeugen. 

Der  mittlere  Apparat  erzeugt  pro  Tag 
9 kg  Chlor.  Die  Kosten  belaufen  sich  wie 
folgt: 

100  kg  denaturiertes  Salz,  20  F'res. 
die  Tonne  incl.  Transport  . . 3 Fres. 

70  PS.  ä 0,0355 2,50  „ 

/Amortisation  20  •/„  in  30  Taigen  2,30  „ 

also  lür  9 kg  7,80  F'res 

Der  l'reis  des  Chlors  pro  kg  beträgt 
daher  0,855  F'res.  Die  chemische  Leistungs- 
fähigkeit in  Bezug  auf  Quantität  ist  durch 
folgende  Rechnung  gegeben; 

Chlor  pro  Stunde  = 20X40X  1,325  =1,06  kg 
„ „ 10  „ = 10,60  kg. 

Leistung  = 0,848  oder  84,8  •/„ 
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ÜBER  DAS  PRINZIP  DER  NATÜRLICHEN  ELEKTRISIERUNG. 

Von  Max  Frank.  (KortictruuE  aus  Heft  II.) 


8.  lieber  die  Grove'sche  Gaskette. 

Ks  wurde  schon  bei  den  Oberflächen- 
schichten  erwähnt,  dass  sich  der  Strom  der 
Gaskette  vollständig  erklärt  durch  die  Er- 
örterungen, welche  in  jenem  .-\bschnitt  über 
die  Modifikationen  angcstellt  wurden,  welche 
dieOberflächcnschichtcn  an  dem  Volta'schen 
Fundamentalversuch  hervorzubringen  ver- 
mögen. Es  ist  noch  zu  erledigen  die  Frage 
nach  dem  Ursprung  der  Energie,  welche 
die  thätige  Kette  zu  liefern  vermag.  Offen- 
bar gehört  eine  nur  verschwindend  kleine 
Energie  dazu,  um  den  Wasserstoff  und  Sauer- 
stoff an  das  Platin  zu  bringen,  und  doch  ver- 
mag eine  derartige  Batterie  eine  ganz  be- 
trächtliche Arbeit  zu  liefern.  In  der  That 
lehrt  nun  unser  Prinzip,  dass  die  ltnergie 
der  zinkartigen  Elektrode  (d.  i derjenigen, 
welche  in  der  Volta’schen  .Spannungsreihe 
dem  Zn  näher  steht),  in  diesem  Fall  der 
• W'asserstoffelektrode«,  in  der  Form  von 
Wärme  zuströrat.  Die  Ursache  des  auf- 
tretenden Stromes  ist  hier  offenbar  der  Haupt- 
■sache  nach  auf  die  grosse  Beweglichkeit  der 
Wasserstoffmoleküle  zu  schieben,  woraus  die 
paralysierende  Schicht  hier  besteht.  Da  ein 
chemischer  .-\ngriff  jener  Ivlektrode  in  vor- 
liegendem Fall  nicht  stattfindet,  so  muss  die 
Energie  aus  der  Umgebung  ztiströmcn.  Die 
Grove'sche  Gaskette  ist  also  ein  gutes,  ein- 
wandsfrei beweisendes  Beispiel  dafür,  dass 
einer  galvanischen  Kombination  die  Eigen- 
schaft zukommt,  ein  Perpetuiii  mobile  zweiter 
Art  zu  sein. 

9.  Geber  ein  galvanisches  Element, 
welches  eine  radioaktive  Substanz  enthält 
an  Stelle  des  Elektrolyten. 

0 

WcnndieSchwingungstheorie  des  Lichtes 
und  die  von  Maxwell  gegebene  mechanische 
Theorie  eines  elektrisierten  Körpers  richtig 
sind,  so  ist  es  auch  die  von  mir  gegebene, 
durch  Verknüpfung  jener  beiden  Theorien 
erhaltene  Theorie  der  aktinoelektrischcn  Ent- 
ladung. Nach  dieser  ist  dann  der  Mech.anis- 
mus  der  Stromerzeugung  in  einer  Kighi'schen 
lichtelektrischen  Zelle  bis  in  die  feinsten 
Details  vollständig  klar  erkannt.  Wie  der 
freie  F.all  der  Körper  sich  in  Syrup  anders 
gestaltet,  als  in  der  Luft  und  im  Vakuum, 
so  wird  auch  die  aktinoelektrische  Entladung 


durch  die  Umgebung  mir  modifiziert,  aber 
nicht  vcnirsacht.  Eine  solche  Zelle  ist  dann 
nach  der  Theorie  (wie  überliaupt  jedes  gal- 
vanische Element)  ein  Peqictum  mobile 
zweiter  Art.  dem  aber  die  Energie  nicht  nur 
teilweise,  wie  beim  allgemeinen  p'all  eines 
galvanischen  Elementes,  das  unter  .-Vbkühlung 
arbeitet,  aus  der  Umgebung  zuströmt,  sondern 
vollständig.  Die  F).M.K.  eines  g.alvanischen 
Elementes  lässt  sich  darsteilen  in  der  p'orni 

E = U -f-  I j-jM  worin  U die  Energie  ist, 

welche  durch  den  chemi.schen  Umsatz  im 

dp) 

P)iement  frei  wird,  T die,  welche  aus 
d 1 

der  Umgebung  zuströmt.  T.  ist  die  absolute 
Temperatur,  welche  das  galvanische  Element 
hat.  Bei  einer  lichtelektrischcn  Zelle  ist 
nun  U = 0.  Die  Energie  des  Lichtstrahls 
hat  bei  ihr  eine  ähnliche  auslösende  Rolle, 
wie  die  Energie  eines  solchen  Strahls  oder 
des  elektrischen  P'unkens,  der  zum  Entzünden 
eines  Knallgasgemischcs  verwendet  wird. 
Der  Lichtstrahl  bildet  nur  eine  I.eitungsbahn 
für  die  Elektrizität  in  der  Luft.  Diese 
Leitungsbahn  ist  nicht  zu  vergleichen  mit 
einer  rein  metallischen,  denn  ein  .Metall  an 
Stelle  des  Elektrolyten  in  einem  galv.inischen 
Element  gesetzt,  hebt  die  Wirksamkeit  der 
Säule  auf.  Die  Leitungsbahn,  welche  ein 
Elektrolyt  oder  be.strahlte  Luft  bildet,  hat 
also  noch  andere  Eigenschaften,  als  sie  die 
Leiter  erster  Klasse  besitzen. 

In  der  .Abhandlung:  «Be.schreibung  eines 
Perpetuum  mobile  zweiter  .Artt  (Januar  und 
P'ebruarhcft  der  Eektrochemischen  Zeit- 
schrift 1S98I  schrieb  ich,  da.ss  durch  ab- 
wechselnde ableitcnde  Berührung  eines  zu- 
sammengel' teten  Wismut h .-\ntimon-Paares, 
zufolge  Voltas  Entdeckung,  immer  bei  der 
abwechselnden  Ableitung  je  eines  der  Stücke 
ein  momentaner  Strom  von  Wismuth  zum 
•Antimon  geht  und  dass  die  pro  Stromstoss 
beförderte  Elektrizitat.smenge  durch  Ver- 
grösseruiig  der  Kapazität  der  verbundenen 
Metalle  beliebig  gross  gemacht  werden 
kann.  Ich  hätte  weiter  sagen  können  und 
der  V’ollständigkeit  halber  hinzusetzen  sollen: 
Die  in  der  Zeiteinheit  beförderte  Elektrizitäts- 
menge (also  die  Intensität  des  galvanischen 
Stromes)  kann  durch  Vergrosserung  der 
Zahl  der  abwechselnden,  ableitenden  Be- 
rührungen beliebig  gro.ss  gemacht  werden. 
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wenn  mir  die  Ener^'iezufuhr  aus  der  Um- 
gebung. wodurch  unser  Strom  gespeist  wird, 
weiter  kein  Hindernis  bietet.  \Vorauf  ich 
das  Augenmerk  lenken  will,  ist,  dass  also 
der  Elektrizitätstransport  nur  portionswei.se 
bei  unserer  Vorrichtung  bewerkstelligt  wird 
und  gar  nicht  anders  bewerkstelligt  werden 
kann.  Will  man  also  mittels  eines  Wismuth- 
.-\ntimon  oder  Zink -Kupfer -Paares  einen 
elektrischen  Strom  erzeugen,  .so  muss  ein 
Mechanismus  vorhanden  sein,  der  eine  ähn- 
liche Wirksamkeit  besitzt,  wie  ein  Ventil. 
.\lso  könnte  man  seine  Wirksamkeit  als 
Ventilwirkung,  elektrische  Pendelwirkung 
oder  auch  Zungenpfeifenwirkung  nennen.  In 
der  .'\bhandlung  »D.as  thermoelektrische 
Potential«'),  Seite  39— 41,  habe  ich  schon  ge- 
folgert, dass,  wenn  ein  elektrischer  Strom 
einen  sehr  schlechten  Leiter  durchfliesst, 
eine  solche  Wirkung  besonders  stark  auf- 
treten  muss  und  die  Fortführung  von  in 
solchen  Leitern  suspendierten  Teilchen  darauf 
zuruckgeführt  (nur  muss  es  dort  S.  41,  Zeile  1 3 
von  oben  nicht  heissen,  «infolge  Trägheit«, 
sondern  «infolge  Reibung«),  Eine  einfache 
Ueberlegung  lehrt  überdies  auch,  dass  in 
einem  galvanischen  Element  eine  solche 
Wirkung  vorhanden  sein  muss,  und  da  diese 
Ueberlegung  schon  von  Maxwell  angestellt 
wurde,  was  bis  jetzt,  wie  es  scheint,  un- 
bemerkt geblieben  ist,  so  will  ich  seine 
eigenen  Worte  hersetzen.  In  seiner  Abhand- 
lung: »Ueber  Faradays  Kraftlinien«  sagt  er 
in  dem  K.apitel;  Ueber  die  elektromotorischen 
Kräfte  (S,  36  Ost  walds  Klassiker,  No.  69): 
«Wenn  ein  stationärer  Strom  in  einem  ge- 
schlossenen Stromkreis  flics.st,  so  ist  klar, 
dass  ausser  dem  Drucke  (Potential)  noch 
irgend  welche  andere  Kräfte  wirken  müssen, 
denn  wenn  der  Strom  durch  Druckdifferenz 
erzeugt  wäre,  müsste  er  von  dem  Punkte 
grössten  Druckes  nach  beiden  Richtungen 
zum  Punkte  kleinsten  Druckes  strömen, 
während  er  in  der  That  konstant  in  der- 
selben Richtung  flie.sst.  Wir  müssen  daher 
das  Vorhandensein  gewisser  Kräfte  annehmen, 
welche  fähig  sind,  einen  konstanten  Strom 
in  einem  geschlossenen  Stromkreis  zu  unter- 
halten.« Also  Kräfte,  die  den  Strom  zwingen, 
immer  nur  in  derselben  einseitigen  Richtung 
zu  fliessen.  Letztere  Kräfte  sind  eben  das, 
was  wir  als  die  Ventilwirkung  im  Mechanismus 
der  Stromerzeugung  genannt  haben.  Erstere 
Kräfte,  die  Drucke,  aber  entstehen  dadurch, 
dass  durch  die  Wärmebewegung  der  Moleküle 
in  dem  sie  umgebenden  .'\ether  ein  Druck 
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erzeugt  wird,  dessen  Wert  sich  als  ge- 
schlossener .Ausdruck  berechnen  lässt  und 
der  im  Zn  grösser  als  im  Cu  ist. 

Der  Elektrolyt  unterscheidet  sich  darin 
wesentlich  von  einem  metallischen  Leiter, 
da-ss  er  an  der  Grenze  Metall -Eletrolyt,  als 
auch,  wenn  auch  in  schwächerer  Weise,  auf 
der  ganzen  Strecke  zwischen  den  Elektroden 
die  Elektrizität  nur  in  diskontinuierlicher 
Weise  durchlässt.  Diese  Ventilwirkung  des 
Stromes  unterscheidet  sich  schon  dadurch 
wesentlich  von  jener  portionsweisen  Abgabe 
der  Elektrizität  infolge  elektrolytischer  Aus- 
scheidung, dass  sie  auf  der  ganzen  Bahn 
des  Stromes  .stattfindet,  letztere  nur  an  der 
Grenze  Metall-Elektrolyt.  Sie  braucht  mit 
der  eben  genannten  überhaupt  nichts  zu 
thun  zu  haben  und  es  ist  möglich,  dass  die- 
jenige F.lektrizitätsmenge,  welche  von  einem 
Ion  abgegeben  wird,  nur  einen  Teil  der- 
jenigen Elektrizitätsmcngc  bildet,  welche  in- 
folgejenerVentilwirkungdiskontiunierlich  weg- 
fliesst,  so  dass  sich  immer  erst  die  Elektrizitäts- 
menge einer  grösseren  Zahl  entladener  Ionen 
ansammeln  muss,  ehe  letztere  Wirkung  eintritt. 

Auch  ein  Lichtstrahl,  der  ein  Medium 
durchzieht,  besitzt  diese  Eigenschaft  wie  die 
genauere  Theorie  der  aktinoelektrischen  Er- 
scheinungen lehrt,  die  eine  notwendige 
Folgerung  aus  der  Maxwell'schen  Theorie 
eines  elektrisierten  Körpers  und  der  Schwin- 
gungstheorie des  Lichtes  ist.  Es  kann  näm- 
lich in  die  Leitungsbahn,  die  von  dem  Licht- 
strahl gebildet  wird,  die  Elektrizität  eines 
Körpers,  auf  den  der  Strahl  auftrifft,  nur 
portionsweise  eintreten.  Dies  kommt  daher, 
weil  auf  dem  Wege  des  Strahles  die  Kom- 
munikation zwischen  den  Maxwell'schen 
Aetherzellen  und  den  periodischen  Stellen 
erleichtert  wird,  nämlich  da,  wo  die  Licht- 
stelle einen  Bauch  besitzt.  An  diesen  Stellen 
wird  der  zVether,  der  sich  nach  den  von 
Lord  Kelvin,  Oliver  Lodge,  h'itzgerald, 
H i c k s weitergebildeten  Maxwell'schenVor- 
stellungen  wie  ein  Wirbelschwamm  verhält, 
um  einen  Ausdruck  der  letzteren  zu  ge- 
brauchen, gewissermassen  auseinander  ge- 
zerrt. Je  leichter  aber  die  Kommunikation 
zwischen  den  Aetherzellen  stattfindet,  desto 
grösser  die  I.eitungsfahigkeit  des  Mediums. 
Die  Punkte  an  denen  erleichterte  Kommuni- 
kation stattfindet,  liegen  also  ' , Wellen- 
länge auseinander.  Ausserdem  wächst  die 
Leitungsfähigkeit  offenbar  auch  damit,  je 
öfter  in  der  Zeiteinheit  solche  Kommuni- 
kationsstellen geschaffen  werden,  also  mit 
der  Schwingungszahl.  Ist  demnach  X die 
Wellenlänge,  n die  Schwingungszahl,  so 


26o 


ELEKTROCHKMIS'JH  K ZEII-SCH  RIFT 


Heit  12 


lassen  sich  nun  durch  I.ichtundulationen 
ersetzen.  (Righi’sche  Zelle.) 

ln  der  Umgebung  der  Lötstelle  eines 
Zn  Cu  Paares  bringt  ein  Strom  von  l Am- 
pere immer  noch  eine  der  Stromstärke 
proportionale  Abkühlung  hervor;  sicherlich 
wird  also  durch  einen  solchen  schwachen 

Strom,  wie  ^ Ampere  .Abkühlung  und 

nicht  Krwärmung  hervorgebracht.  Es  lässt 
sich  also  mit  der  grössten  experimentellen 
Schärfe  beweisen,  für  den  speziellen  F.all 
des  Volta’.schen  I'undamentalversuches,  dass 
die  zum  Betrieb  des  V'oltastromes  nötige 
Energie  ganz  in  Form  von  Warme  ziiströmt. 
Theoretisch  lässt  sich  aber  zeigen,  dass  es 
auch  die  Wärmebewegung  ist,  welche  die 
freien  elektrischen  Spannungen  des  Zn  und 
Cu  bewirkt  und  weiterhin,  dass  in  allen 
Fallen  die  Energie  in  Form  von  Warme, 
molekularen  Bewegungen  in  das  Zn  über- 
gehen muss,  wenn  sie  als  Ersatz  für  die 
verbrauchte  elektrische  hmergie  dienen  soll, 
die  durch  Kontakt  immer  wieder  neu  er- 
zeugt wird.  Es  ist  also  nur  ein  Vorurteil, 
wenn  man  glaubt,  chemische  Umwandlungen 
des  Zn  müssten  stattfinden.  Uie  lichtelck- 
trischen  Zellen  beweisen  auch  experimentell, 
dass  die  chemische  Thätigkeit  vollständig 
ausgeschaltet  werden  kann.  ,\ber  offenbar 
rührte  jenes  V'orurteil  davon  her,  weil  man 
glaubte,  die  einzige  .Möglichkeit,  ein  .Aequi- 
valent  für  die  Energie  des  erhaltenen  Stromes 
zu  bekommen,  bestände  einerseits  in  der 
Annahme  solcher  Umwandlungen  und  um 
anderseits  mit  dem  Carnot  ■ Clausius'schen 
Prinzip,  welches  m.an  für  allgemein  gültig 
hielt,  nicht  in  Widerspruch  zu  kommen, 
die  Energie,  welche  durch  den  chemischen 
.Angriff  des  Zinkes  frei  wird,  werde  nicht  in 
der  p'orm  von  Wärme  zum  Betrieb  des 
elektrischen  Stromes  verwendet.  Denn 
Ware  dies  der  Fall,  so  folgte  notwendig,  dass 
ein  galvanisches  Ivlement  ein  p.  m.  2.  A ist, 
denn  nach  dem  Carnot  ■ Clausius’schen 
Prinzip  sollte  der  Nutzeffekt  einer  Maschine, 
die  durch  den  Betrieb  mittels  Wärme  Arbeit 

T — T 

leistet,  im  .Maximum  höchstens  tj,  * 

sein  können,  wenn  T,  und  T,  die  aussersten 
absoluten  Temperaturen  bedeuten,  zwischen 
denen  die  arbeitende  Substanz  sich  bewegt. 

T T 

Da  ' . ’ stets  ein  echter  Bruch  ist, 

^ I 

so  musste  man  schliessen,  dass  der  in  Form 
von  W'ärme  in  die  Maschine  hineingesteckte 
Energiebetrag  niemals  als  frei  verwandelbare 
mechanische  Energie  vollsiandig  wieder 


herauskommen  könne,  Beim  galvanischen 
Element  sind  diese  beiden  Fmergieen,  die, 
welche  verwandelt  wird,  und  die,  welche  als 
elektrisch  durch  das  Element  erhalten  wird, 
aber  im  allgemeinen  nicht  nur  gleich, 
sondern  man  kann  sogar  noch  mehr  frei 
verwandelbare  Energie  aus  dem  Element 
herausbekommen,  als  diejenige  Energie- 
menge beträgt,  welche  durch  den  chemischen 
Umsatz  frei  wird.  Man  schloss  daher,  dass 
sich  die  potentielle  chemische  Energie 
ZinkiSchwcfelsäure  unmittelbar  in  elektrische 
verwandle,  und  es  müsse  dem  mensch- 
lichen Geiste  unmöglich  sein,  zu  begreifen, 
wie  dies  vor  sich  gehe.  Auf  diesen  Prozess 
brauchte  dann  der  .Satz  von  dem  Nutzeffekt 
der  Umwandlung  keine  Anwendung  mehr 
finden.  Vor  20  Jahren  noch  und  friiher 
immer  ghaubte  man,  dem  gesunden  Menschen- 
verstände in  diesem  Punkte  viel  eher  trauen 
zu  dürfen,  denn  m.an  sagte  allgemein,  das 
Zn  wird  in  der  galvanischen  Zelle  verbrannt 
und  die  hier  gewonnene  Wärme  ward  als 
Warme  rationeller  ausgenutzt,  als  unter  dem 
Kessel  der  Dampfmaschine.  Nur  sagte  man 
weiter,  trotzdem  dieselbe  Naturkraft  in  dem 
einen  Falle  rationeller  au.sgenutzt  wird,  als 
in  dem  andern,  ist  der  rationellere  Prozess 
nach  dermaligcr  allgemeiner  Sachlage  in 
finanzieller  Hinsicht  dem  unrationelleren, 
Verbrennung  der  billigeren  Kohle  unter  dem 
Dampfkessel,  doch  vorzuziehen.  In  der 
neueren  Zeit  hat  man  geglaubt,  die  Erzeu- 
gung des  Stromes  beruhe  darauf,  dass  sich 
die  eine  Ivlektrodc  in  P'orm  von  Ionen  auf- 
löse, und  schrieb  daher  jener  Elektrode  eine 
elektrulj-tische  Lösungstension  zu.  Man 
glaubte,  infolgedc.ssen  würde  es  gelingen,  die 
Kohle  elektrolytisch  zu  lösen,  so  würde  an 
Stelle  des  Zn  sich  die  Kohle  .setzen  lassen. 
Jedoch  Losung  allein  thut  cs  auch  nicht, 
sondern  es  muss  erstens  Wärme  dabei  frei 
werden,  und  zweitens  muss  diese  Wärme 
auch  zum  Betrieb  des  Stromes  aufgebraucht 
werden  können  und  nicht  etwa  zum  grössten 
Teil  Weggehen,  so  dass  man  ein  sich  er- 
wärmendes Element  erhält.  Ob  dies  ge- 
schieht und  in  welchem  Betrage,  beruht  aber 
auf  der  Differenz  der  eingeprägten  Potentiale 
der  zur  Konstruktion  der  Zelle  angewandten 
Metalle.  Um  die  Umwandlung  der  Wärme 
in  Elektrizität  numerisch  ausdriickcn  zu 
können,  kann  als  Prinzip  oder  Fundamental- 
hypothese der  Satz  zu  Grunde  gelegt  werden: 
Die  elektrisch  wirksame  Kraft  der  Wärme 
ist  der  absoluten  Temperatur  proportional, 
also  E = 01  T,  wobei  E die  elektromotorische 
Kraft,  7 ein  Proportionalitätsfaktor  und  T 
die  absolute  Temperatur.  Dieser  Satz  bezw. 
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die  Formel,  lässt  sich  aus  der  Vorstellung, 
dass  Warme  molekulare  Bewegung  ist,  ab- 
leilen'),  hat  also  mit  dem  Carnot-Clau- 
sius sehen  Prinzip  nichts  zu  thun.  Dies  ist 
wichtig.  aT  lässt  sich  nun  zerlegen  in  aT 
= L'i  + U,  = a,  T + a,  T wobei  Ui  aus  dem 
chemischen  Umsatz  in  der  Zelle  entspringt, 
U,  aber  in  die  Umgebung  abgeführt  oder 
aus  ihr  entnommen  wird,  je  nachdem  die 
Differenz  der  von  vornherein  gegebenen  ein- 
geprägten Potentiale  grösser  oder  kleiner 
als  U,  ist.  a*  ist  das,  was  man  >Temperatur- 
koefhzientc  nennt’). 

Elster  und  Geitel  haben  gezeigt,  dass 
sich  eine  lichtelektrischc  Zelle  konstruieren 
lässt,  in  welcher  Natrium  das  bestrahlte 
Metall  ist,  und  dass  der  ganze  Entladungs- 
vorgang vom  Natrium  einerseits  und  einem 
Platindraht  anderseits  innerhalb  eines  voll- 
ständig abge.schlossenen  Raumes  sich  voll- 
zieht. Damit  ist  bewie.sen,  dass  hykro- 
skopische  Einflüsse,  denen  man  bei  der  Di.s- 
kussion  der  Wirksamkeit  der  sogenannten 
trockenen  oder  Za inboni’-schen  Säulen  eine 
so  breite  Wirksamkeit  zuschrieb,  bei  die.ser 
Zelle  keine  Rolle  spielen,  denn  durch  die 
Anwesenheit  des  Natriums,  des  besten 
Trockenmittcls,  würde  jede  Spur  von 
Feuchtigkeit  weggenommen  werden.  Eben- 
so ist  die  Wirksamkeit  der  Zellen  nicht  .auf 
eine  Oxydation  zurückzuführen,  denn  eine 
solche  Zelle,  mit  einem  indifferenten  Ga.se 
gefüllt,  giebt  auch  Strom.  .Auch  nicht 
durch  eine  chemische  Veränderung  des  vom 
Licht  durchlaufenen  Gases  lässt  sich  die 
Wirksamkeit  erklären,  denn  bis  jetzt  hat 
sich  z.  B.  noch  nicht  nachweisen  lassen, 
dass  die  Gase  der  vom  Sonnenlicht  durch- 
laufenen Atmosphäre  sich  chcmi.sch  ver- 
ändert hätten.  Das  zum  Betrieb  dieser  Zelle 
gewöhnlich  .angewandte  ultraviolette  Licht 
kann  durch  Röntgenstrahlen  oder  die  von 
Becquerel  entdeckten  Uranstrahlen  ersetzt 
werden.  ICine  Substanz,  die  Uranstrahlen 
aussendet,  nennt  man  eine  radioaktive  Sub- 
stanz. Mit  demselben  Recht,  mit  welchem 
man  dem  Papier  in  der  Zamboni'schen  Säule 
Spuren  von  Feuchtigkeit  zuschrieb,  mit  dem 
selben  Recht  konnte  man  annehmen,  da.« 
Papier  enthalte  einen  minimalen  Gehalt 
einer  radioaktiven  Substanz;  oder  auch  ihre 
Wirksamkeit  beruhe  auf  dem  faserigen  Ge- 
füge des  zwischen  die  verschiedenen  Metalle 
eingeschalteten  dritten  Stoffes,  indem  durch 
die  faserige  Beschaffenheit  die  notwendige 

*)  Da«  thennuclektri»che  Potential  S.  I — 45. 

9)  Näher  etRsegan(;cn  wird  ;4uf  dieae  l>iot,'c  10 
einer  epäteren  Abhandlant;. 


pendelartigc  Uebertragung  der  Elektrizität 
zwischen  den  Metallen  bewirkt  wird.  Die 
Funktionsunlähigkeit  solcher  Säulen  wäre 
dann  darauf  zurückzufiihren.  dass  die  Fasern 
in  ihrer  Pendelwirkung  erlahmen.  Sicherlich 
beruhte  die  Wirksamkeit  der  von  Behrens 
mittels  Feuersteinplattcn  konstruierten 
Trockensäulen  auf  einem  Gehalt  an  radio- 
aktiver Substanz. 

Bringt  man  also  eine  geringe  Menge 
Uranpecherz  oder  noch  besser  Radium  oder 
Polonium  zwischen  ein  Zn  Cu-Paar,  so  hat 
man  dieselbe  Wirkung,  als  wenn  man  durch 
die  siebartig  gestaltete  Zinkplatte  das  Kupfer 
mittels  ultravioletten  I.iclites  oder  noeh 
besser  Röntgenstrahlen  bescheinen  lasst. 
F.in  Röntgenapparat  bedarf  aber  zu  seinem 
Betrieb  mehr  Energie,  als  man  mittels  einer 
lichtelektrischen  Zn  Cu-Zelle  erhalten  kann, 
und  man  kann  mit  einem  Röntgenapparat 
nur  eine  oder  wenige  Zellen  betreiben,  man 
kann  also  gar  nicht  daran  denken,  die 
Röntgenapparate  durch  einen  Ueberschuss 
an  Energie,  welche  man  aus  den  von  ihnen 
betriebenen  lichtelektrischen  Zellen  erhielte, 
speisen  zu  lassen.  Konstruiert  man  aber 
mittels  Uranpecherz  Battericen,  ähnlich  wie 
die  trockenen  Säulen,  nur  dass  an  Stelle 
des  Papiers  der  letzteren  Uranpecherz  tritt, 
so  fällt  jener  Umstand  weg,  und  man  erhält 
sehr  hohe  elektromotorische  Kräfte,  und  falls 
man  die  Zink-Kupferplatten  nicht  sehr  gross 
nimmt,  grosse  innere  Widerstände,  daher  ge- 
ringe Stromstärken.  Es  bietet  dann  keine 
Schwierigkeit,  einen  solchen  hochgespannten 
Strom  von  geringer  Intensität  in  einen 
solchen  hoher  Intensität  und  geringer 
Spannung  zu  transformieren. 

Die  E.  -M.  K.  des  geschlossenen  gal- 
vanischen l'dementes  wird  also  wesentlich 
bestimmt  durch  die  Zahl  der  Undulationen, 
indem  .sic  .sich  berechnet  aus  dem  Wider- 
stand W des  Stromkreises  und  der  pr.  Sek. 
durch  die  Undulationen  übertr.igenenhilektrizi- 
tät  E = i.  W. 

Wenn  dagegen  durch  das  zusammen- 
gelotete  Zn  Cu  - Paar  kein  Strom  flie.sst,  so 
besteht  auch  keine  Potcntialdiffcreiiz  zwischen 
ihnen.  In  der  .Abhandlung:  Beschreibung 
eines  p-ni-2-.A  sagte  ich  auch,  dass  durch 
die  .abwechselnde,  abicitende  Berührung  des 
Bi  und  Sb  abwechselnd  jedes  der  Stücke 
die  I.adung  oder  —3,  erhält.  Es 

besteht  also  auch  kein  Potentialsprung 
zwischen  einem  zusammengelöteten  Metall- 
paarc,  auch  nicht  von  der  Grosse  der  bei 
dem  thermoelektrischen  Strom  wirksamen 
K.  M.  K.,  falls  man  ein  Thermoelement  aus 
ihnen  macht  und  den  Wert  der  l’otential- 
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ditfcrenz  berechnet  nach  der  Korniel  fT,  ho 
der  Tempcraturlcocffizicnt  des  Thermo- 
elements (kleine  Temperaturdifferenzen  der 
Lötstellen  vorausgesetzt)  und  T die  abso- 
lute Temperatur  der  Lötstelle;  sondern  die 
Potentialdifferenz,  falls  die  Klektrizität  in 
Ruhe  ist,  ist  zwischen  ihnen  Null,  absolut 
Null.  Ein  solches  Metallpaar  verhält  sich 
wie  ein  Köqier,  der  statischer  Influenz 
unterliegt.  Auf  der  dem  influcnzierenden 
Körper  zugewandten  Seite  ist  dieser  un- 
gleichnamig, auf  der  entgegengesetzten  Seite 
gleichnamig  elektrisch.  Das  Potential  ist 
dagegen  auf  dem  ganzen  Körper  constant. 
Wahrend  in  diesem  Fall  durch  eine  äussere 
Kraft  der  Zustand  geschaffen  wird,  wird  dies 
beim  Zn/Cu -Paar  durch  Kräfte  bewirkt,  die 
innerhalb  des  Sy.stems  liegen.  Dass  zwischen 
zwei  in  Berührung  befindlichen  verschiedenen 
Metallen  keine  Potentialdifl'erenz  bestehen 
kann,  folgt  theoretisch  schon  aus  tler 
Ma.vweH  schcn  Theorie,  derzufolgc  sich  der 
Aethcr  wie  eine  incompressible  Flüssigkeit 
verhält  und  elektrischer  Potential  den  Druck 
der  Flüssigkeit  bedeutet.  Im  Ruhestand 
kann  also  innerhalb  der  Leiter,  wo  der 
Aether  frei  ' beweglich  ist,  keine  Druck- 
diflerenz  bestehen.  Praktisch  ist  dies  die 
einzige  Möglichkeit,  sich  aus  einem  unend- 
lichen Gewirre  sich  widersprechender  Kon- 
sequenzen zu  ziehen,  auf  die  man  sticssc, 
falls  man  auch  nur  die  geringste  Potential- 
differenz für  den  Ruhestand  annähmc.  Diese 
neue  Annahme  ist  von  der  grössten  theore- 
ti.schen  Tragweite,  und  sie  zieht  mehrere 
neue  fundamentale  Begriffsbildungen  nach 
sich.  Man  muss  namentlich  eine  Kapazität 
einfuhren,  die  von  dem  V^olum  der  beim 
Voltaschen  Fundamental  versuch  angewandten 
.Metalle  abhängt.  Daraus  ergiebt  sich  eine 
Elektrizitätszufuhr  bei  konstantem  Potential 
(die  analog  ist  der  Wärmezufuhr  bei  kon- 
stantem Druck).  Infolgedessen  ist  der 
PotentialbegrilT  schärfer  zu  fassen  als  bisher. 
Man  muss  nämlich  zwischen  mathematischem 
und  physischem  Potential  unterscheiden. 
Das  letztere  besitzt  eine  von  der  elektrischen 
Intensität  unabhängige  Grösse,  das  erstere 
dagegen  hängt  zusammen  mit  ihr,  zufolge 
der  mit  Hülfe  elektrischer  Teilchen  aufge- 
bauten Potentialtheorie,  die  weiterhin  zura 
Ausbau  einer  idealistischen  Elektrostatik  be- 
nutzt wurde. 

Fliesst  nämlich  von  einer  Kugel  mit 
dem  Radius  r eine  Elcktrizitatsmengc  c weg, 

so  muss  man  auf  ein  Potential  schlicsseii. 

r 

Physikalisch  kann  jedoch  bei  konstantem 
Potential  auch  Elektrizität  wegflie.ssen.  So 


flicssen  durch  statische  Induktion  auf  eine 
Kugel,  die  mit  der  Erde  in  Verbindung 
steht,  die  verschiedensten  Elektrizitäts- 
mengen  ab,  je  nach  der  Stärke  der  indu- 
zierenden Ladung  und  der  Entfernung  dieser 
Ladung  von  unsrer  erstgenannten  Kugel. 
Das  Potential  dieser  bleibt  aber  = o.  Ihre 
Kap,azität  ist  konstant  = r.  Daraus  folgt, 
dass  die  Kapazität  des  Systems  sich  ver- 
ändert. Nun  fliessen  die  Elektrizitätsmengen 
aber  doch  nur  von  der  Kugel  ab,  nicht  von 
der  Umgebung,  es  ist  also  ganz  widersinnig, 
der  Kugel  eine  konstante  Kapacität  zuzu- 
schrciben,  wie  es  die  jetzige  Elektrostatik 
thut.  Man  ging  jedoch  auf  diesen  Sachver- 
halt gar  nicht  ein.  da  aus  dieser  Aiiffassungs- 
weisc  doch  weiter  nichts  zu  entspringen 
schien,  und  sprach  nur  von  der  Kapazität 
des  ganzen  Systems.  Die  gc.schilderte  Auf- 
fassuiigsweise  und  Analisierung  des  Vor- 
ganges hat  jedoch  nun  durch  den  V^olta- 
schen  Fundamcnt.ilversuch  hohe  aktuelle 
Bedeutung  erlangt.  Da  man  elektrische 
Kapazität  als  diejenige  Elektrizitätsmenge 
definierte,  welche  nötig  ist,  das  Potential  des 
Körpers  um  i zu  erhöhen,  so  setzte  man 
stillschweigend  voraus,  dass  die  Kapazität 
eines  gegebenen  Köqrers  eine  konstante  ist, 
dass  sich  also  das  Potential  notwendig 
andern  mü.sse.  Nach  der  mit  Hülfe  fern- 
wirkender elektrischer  Teilchen  aufgebauten 
Elektrostatik  müsste  dies  freilich  auch 
theoretisch  der  Fall  sein.  Genau  so  wie 
sich  bei  Wärmezufuhr  bei  konstanter  Tempe- 
ratur Kapazität  und  Druck  eines  gasförmigen 
Körpers  ändern,  so  hier  bei  Zufuhr  von 
Elektrizität  bei  konstantem  Potential  elek- 
trische Kapazität  und  elektrische  Intensität. 
Die  Begriffe  der  alten  Elektrizitätslehre 
reichen  also  nicht  aus,  F^s  kann  nicht  nur 
ohne  äussere  Kräfte,  sondern  überhaupt 
ohne  eine  irgendwo  präexistierende  Potential- 
differenz eine  Ladungsverschiedenheit  be- 
.stehen.  Es  hängen  also  Intensität  und 
Potential  physikali.sch  im  allgemeinen  über- 
haupt nicht  zusammen.  Man  fand,  dass  die 
fernwirkende  Ladung  einer  elektrischen 
Kugel  auch  geändert  wird  durch  ver.schiedene 
Gase,  welche  die  Kugel  umgeben,  und  nahm 
an,  dass  die  Kapazität  der  Kugel  auch  von 
jenen  Gasen  abhänge.  Wir  müssen  nun 
den  weiteren  Schritt  thun,  der  Kugel  über- 
haupt keine  konstante  Kapazität  zuzu- 
schreiben, sondern  nur  unter  Angabe  der 
übrigen  Umstände. 

Denken  wir  uns  im  Innern  einer  Hohl- 
kugel zwei  Körjier,  von  denen  der  eine  -j-,  der 
andere  geladen  ist,  die  Kugel  mit  der 
Erde  verbunden,  so  ist  deren  Potential  = o, 
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und  ihre  Oberfläche  ist  zum  Teil  -f"< 

Teil  — geladen,  und  es  lasst  sich  auf  der 
Oberfläche  eine  Linie  ziehen,  welche  die 
-|-  und  — elektrischen  Teile  von  einander 
trennt.  Aehnlich  ist  cs  bei  einem  Zn  Cu- 
Paar.  Die  im  soeben  geschilderten  Falle 
durch  ein  iminnern  derKugel  verborgenes  ent- 
gegengesetzt  elektrisiertes  Körjierpaar  er- 
zeugte Scheidungskraft  wird  bei  einem  Zn  Cu- 
Paar  durch  den  Unterschied  der  Warme- 
bewegung  im  Zn  und  Cu  bewirkt.  Die 
Ladungsverschiedenheit  kann  durch  eine 
fingierte  Potentialdifferenz  gemessen  werden, 
aber  in  letzterem  F'alle  ist  sie  nicht  da. 
Während  eben  eine  präc.'cistierendc  Poten- 
tialdifferenz dazu  gehört,  um  durch  die  ge- 
wöhnlichen Mittel  der  LIektrostatik  eine 
Ladungsverschiedenheit  zu  erzeugen,  ist  das 
mittels  eines  Zn/Cu  - Paares  ohne  solche 
irgendwo  vorhandene  präexistierende  Poten- 
tialdifferenz möglich.  Im  Zn  ist  die  Tendenz 
vorhanden,  infolge  der  anderen  molekularen 
Hewegungen  und  Distanzen,  als  sic  im  Cu 
vorhanden  sind,  ein  grösseres  Potential 
(Aetherdruck)  zu  erzeugen  als  in  diesem, 
wodurch  eben  eine  V'erschiebung  des  Aethers 
(Elektrisierung)  eintritt  in  Richtung  Zn->Cu, 
falls  man  .sie  in  Berührung  bringt,  der  am 
Schluss  in  der  ganzen  Kombination  vor- 
handene Aetherdruck  h.at  aber  überall  den- 
selben Wert.  Das  Spannungsgc.setz  Volta's 
ist  der  natürliche  Ausdruck  dieses  Sachver- 
halts. Es  besagt  bek.anntlich,  dass  falls  man 
die  Potentialdifferenzen  zwischen  zwei 
Metallen  M und  N durch  (M,  N)  bezeichnet, 
dass  zwischen  3 Metallen  A,  B und  C ; (A,  B) 
-|-  (B,  C)  (C,  A)  = o.  Dies  ist  selbst- 
verständlich, wenn  jeder  einzelne  Wert 
= O ist. 

Denkt  man  sich  mm  Je  einen  Stab  aus 
Zn  und  Cu  zusammengelötet,  in  Form  eines 
Hufeisen  sgebogen  und  zwischen  den  Schenkeln 
ein  Pendel  aufgehängt,  so  bewegt  .sich  dieses 
zwischen  den  .Schenkeln  hin  und  her,  indem 
es  durch  die  Verschiedenheit  der  elektrischen 
Intensität  .an  der  Oberfläche  des  Zn  und  Cu 
getrieben  wird.  L.adung  von  Zn  aufnimmt 
und  sie  zum  Cu  überträgt  und  an  dessen 
Oberfläche  sie  gegen  — Ladung  austauschend. 
Während  dieser  Pendelbewegungen  finden 
im  Innern  des  ZnjCu-Paares  in  Richtung 
vom  Cu  zum  Zn  Stromstösse  statt;  findet 
pro  Stromstoss  ein  Elcktrizitatstransport  e, 
pr.  Sekunde  n solche  Stösse  statt,  so  ist 
dies  ein  Strom  von  der  Intensität  i = n e 
und  daraus  berechnet  sich,  falls  W der 
Widerstand  des  Kreises,  eine  elektromotorische 
Kraft  Ez=:iW  = neVV.  Die  Energie  des 
Stromes  stammt  aus  der  Umgebung  und 


fliesst  in  I'orm  von  Wärme  dem  während 
des  Betriebes  sich  .abkühlenden  Zn  zu,  weil 
der  Strom  eben  durch  den  Ueberschuss  des 
im  Zn  erzeugten  Aethcrdruckes  über  den 
im  Cu  erzeugten  getrieben  wird. 

Man  .sieht  also,  dass  in  dem  Moment, 
in  dem  ein  Stromstoss  vom  Cu  zum  Zn  statt- 
findet, um  die  konventionelle  .Ausdrucks- 
wcisc  über  Richtung  des  elektrischen  Stromes 
zu  gebrauchen,  also  ein  Aetherabfluss  vom 
Zn  zum  Cu  erfolgt,  durch  die  ganze  Ober- 
fläche des  Zn  Wärme  zuströmt.  Dies  ist 
ein  bis  Jetzt  noch  nicht  erkannt  gewesenes 
fhcrmoelektrisches  Phänomen. 

Da  durch  die  ganze  Oberfläche  eines 
Zn-Stückes  beim  Einsetzen  des  V'oltastromcs 
Wärmezufuhr  .stattfindet,  zwischen  den  beiden 
zur  Anstellung  des  Versuches  dienenden 
Stticken  aber  kein  Potentialsprung  während 
der  Ruhe  bestehen  soll  und  ausserdem  an 
der  Kontaktstelle  Erwarmung  eintritt,  falls 
das  Zn  mit  leisen  oder  einem  andern  Metall 
kombiniert  ist,  das  in  der  Seebcck'schen 
Reihe  in  umgekehrter  Folge  als  in  der 
Volta’schen  .sich  an  das  Zn  schliesst,  so 
muss  m.an  annehmen,  dass  an  der  Kontakt- 
stelle während  der  Bewegung  ein  neues 
Potential  auftritt.  Fis  ist  daher  zweckmässig, 
es  thermoelektrokinetisches  Potential  zu 
uennen.  Bei  umgekehrter  Stromrichturg 
wirkt  es  treibend,  wodurch  sich  die  Kontakt- 
.stelle  abkühlt.  Die  k.alorische  Wirkung 
dieses  Potentials  kann  man  daher  aus- 
schaltcn,  indem  man  einen  Wechselstrom 
durch  die  Kontaktstelle  schickt.  Die  Wirk- 
samkeit der  ersten  Fi.  ,\I.  K.  hangt  aber 
von  der  Richtung  des  Stromes,  der  das  Zn 
durchfliesst,  offenbar  nicht  ab,  lalls  seine 
Intensität  von  derjenigen  ist,  die  der  von 
uns  Voltastrom  genannte  besitzt.  Fis  muss 
sich  also  eine  Mctallkombination  bei  Durch. 
Sendung  eines  Wechselstromes  von  der  Inten, 
sität  des  Voltastromes  stets  abkühlen.  Dies 
wäre  ein  Phänomen,  das  sich  als  viertes 
dem  Scebeck-,  Pcltier-  u.  Thomson  sehen 
anreiht. 

Es  liegt  dann  nahe,  zu  untersuchen,  ob 
es  nicht  noch  ein  fünftes  Phänomen  giebt, 
das  man  erhielte,  indem  man  einen  Wech.scl- 
strom  von  der  Intensität  des  Voltastronis 
durch  ein  durchaus  homogenes  .Metallstück 
sendet.  Die  eine  Phase  des  Stromes  würde 
abkühlend  wirken,  die  andere  die  inneren 
.Spanmingszustände wieder  ausgleichen,  welche 
durch  die  erste  hervorgerufen  wurden.  Der 
Effekt  wäre  proportional  der  Stromstärke; 
nebenher  liefe  dann  die  dem  Quadrat  der 
Stromstärke  proportionale  J o u 1 e'sche  Wärme, 
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welche  für  Stromstärken  von  der  genannten 
Grössenordnung  zu  vernachlässigen  wäre, 


gegenüber  der  Wirkung,  die  der  ersten 
Potenz  proportional  ist. 


REFERATE. 


Olorla-Erregersalz  (Salmiakealeldum). 

Der  wesentlirlie  Vorteil  der  mil  (iloria- 
Kircgersalz  beschickten  Klemente  Viesieht  darin, 
das.s  dieselben  neben  starkem  Strom  und  lu)hcr 
Spannung  sehr  konstant  und  gleichmäßig  wirken 
und  bei  grossem  Krliolungsvermngen  gut  depo- 
larisieren  ’ und  2*  »mal  grossere  Lebensdauer 
haben.  Sodann  erfordern  solche  Klemente 
keinerlei  rntcrhaltung,  weil  Gloria-Erregcrsalz 
— im  (Icgcnsalze  zu  Salmiak  — nicht  ans- 
krystallisiert,  nicht  austrocknci  und  nicht  oinfriert. 
Die  Klektroden  bleiben  stets  rein  und  verbrauchen 
sich  sehr  gering,  wohingegen  Salmiak  undt  hloi- 
zink  die  7,ink-?'.lektroden  stark  verbrauchen  und 
auf  denselben  unl<»slichc  Owdkrusien  ablagern, 
was  bei  Anwendung  von  S.almiakralcidtim  nicht 
der  Fall  ist. 


SpannuDgtabftll 

HWt  tturcti 

VtM  kocfUiil««  1VW*rittn0  |<Mhl«Ki»fi. 


.Als  Beweis  für  die  grossere  Leistungsfähig- 
keit der  Salmiakcalcidiim-Elemente  gegenüber 
Salmiak-Elementen  dienen  die  Prüfungs-Resultate. 
Oie  Ergebnisse  der  Prüfung  sind  in  der  ohen- 
stehenden  Figur  gra^ihisch  dargestellt.  Man 

erkennt,  dass  der  Abfall  der  Spannung  bei 
Saliniakcalcidum -Elementen  auch  bei  starker 
Oaucrbcansprucltung  erheblich  geringer  ist.  als 

bei  Salmiak-Elementen. 

Aus  diesen  Krgebnissen  folgt,  dass  ein 
Element  mil  Salmiakcalcidumk»sung  wesentlich 
mehr  leistet,  als  mit  gewöhnlicher  Salmiaklosimg. 
und  zwar  betragt  die 

.Mehrleistung  in  den  ersten  13  Ingen  . . 25®* 

Mehrleistung 30  ,,  . . 3o*/o 

Mehrleistung  ,.  ..  „ 45  „ . . 33’a''w 

u.  s.  w.,  sowie  dass  die  Haltbarkeit  bei  Füllung 
mit  Salmiakcalcidmn  eine  w'csenllich  höhere  ist, 
als  bei  Fällung  mit  gewöhnlichem  Salmiak. 


Nimmt  man  als  Dun  hsclinittswcrt  der  niedrigsten 
Si)annuiig  1,0  Volt  an.  so  ergiebt  sich  eine 
2'j  mal  grfisscrc  Haltbarkeit  bei  Füllung  mit 
Sahiuakcalcidtim  gegenüber  Salmiak. 

Als  vorteilhaft  ist  das  Nichtaiislrockncn,  das 
.Ausbleiben  der  Krystallbildung,  .sowie  das  Rein- 
bleiben  der  Elektroden  hervorztihebcn,  was 
namentlich  auch  für  Tro<  kcnelcmcnte  sehr  wert- 
voll ist. 

(doria-Erregersalz  wird  in  gesättigt  wässeriger 
Losung  verwendet  (für  nasse  Elemente  300  (iramm 
Gloiiasal/  in  1 Liter  Wasser  gelost.  Kür  l’rocken- 
elemenle  je  nach  deren  Auf  l>aii  400  bis  500  (iramm 
pro  Liter).  Das  Sab  lost  sich  sehr  leicht. 
7aiin  Losen  eignet  sich  jedes  Was.scr,  am  besten 
weiches  Wasser.  Bei  Verwendung  von  hartem 
Wasser  entsteht  eine  vorübergehende  Trübung, 
die  aller  von  selbst  verschwindet,  (iloriasalz- 
Elemente  s<i!len  nicht  mit  Salmiak-Elementen  in 
einer  Batterie  >ereinigl  werden. 

Das  Salz  ist  zu  beziehen  durch  die  ('hemischc 
Pabrik  Busse,  Hannover-Linden. 

Ueber  das  elektrotyttsehe  Beizen  von  Metallen. 

Klektrotechn.  Anzeiger,  22.  108.) 

.Metallplatlen  werden  in  der  Regel  gebeizt, 
indem  man  sic  in  saure  oder  alkalische  Losungen 
tauehi.  Bei  Eisen,  Kupfer  und  Legierungen  des 
letzteren  verwendet  man  Sauren,  dagegen  bei 
-Muiniimim  und  Zink  alkalische  Losungen.  Diese 
Heizverfahren  erlordern  aber  viel  Zeit  und  sind 
teuer;  die  Losung  wird  allmählich  schwächer; 
es  ist  ferner  auch  schwer  in  dem  Kall,  in  welchem 
das  Metall  einen  gewissen  Wert  besitzt,  das 
Metallsalz  wieder  aus  der  Lösung  zu  gewinnen; 
endlich  ist  die  Wirkung  der  Bader  eine  zer- 
störende, w.o-s  für  die  betreifenden  Hinrichtungen 
von  grossem  Nachteil  ist  und  auch  für  den 
.Arbeiter  schädlich  werden  kann.  Ausserdem  ist 
es  schwer,  die  Säure  zu  entfernen,  w'cnn  man 
die.selbe  nicht  mehr  benutzen  kann.  Es  ist  schon 
eine  grosse  .\nzahl  von  elektrolyti.schen  Ver- 
fahren vorgesclilagen  worden,  aber  nur  ein  ein- 
ziges, nämlich  dasjenige  von  Cowper-C'olcs  ist 
in  die  Praxis  eingefiihrt  worden  und  zwar  hndet 
dasselbe  zum  Beizen  von  Dampfkessel-Wasser- 
rohren Verwendung.  Diese  Methode  besitzt 
jedoch  den  Uebelstand.  dass  ein  Säurebad  er- 
forderlich ist.  Die  A’ereinigte  Elektrizitäts-Aktien- 
gesellschaft, Wien-Budapest,  hat  sich  ein  Beiz- 
verfahren patentieren  la.ssen,  welches  in  bezug 
auf  Schnelligkeit  und  Oekonomie  des  Prozesses 
günstige  Resultate  liefern  soll.  Dasselbe  ist  nach 
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»I/Elertricien«  für  sämtliche  Metalle  verwend- 
bar; dxs  Bad  wird  mit  dem  Gebrauch  ni<hl 
schwacher.  Man  kann  das  atifgcU^ste  Metall 
leicht  wieder  gewinnen,  falls  cs  die  Muhe  lohnt; 
ferner  Ist  die  l^>sung  neutral  und  kann  ohne 
irgend  welche  Umstande  hcrausgenommen  werden. 
Der  bcnutitc  Klcklrulyt  ist  eine  alkalische  Sale- 
lusiing.  IXas  zu  beizende  Metall  bildet  die  eine 
Elektrode,  während  die  andere  aus  Kohle  oder 
aus  einem  Metall,  welches  nicht  angegriften  wird, 
besteht.  (Wie  wir  später  sehen  werden,  kann 
dieselbe  auch  aus  dem  zu  bearbeitenden  McUll 
hergestellt  sein.)  Kommen  Eisen,  Ktipfer  oder 
Legierungen  des  letzteren  in  Frage,  so  wird  das: 
Metall  als  .\node  benutzt.  Das  Melalloxyd, 
welches  sich  an  der  .-\node  bildet,  winl  durch 
das  Alkalioxyd  wieder  zersetzt,  so  dass  der 
Elektrolyt  beständig  regeneriert  wird.  Zink  und 
Aluminium  werden  dagegen  als  Kathoden  ver- 
wendet. bildet  sich  an  der  Katho<ic  eine 
Verbindung  des  .\lkalis  mit  dem  Zink  ««ier 
Aluminium,  auf  welche  die  freigewordene  Saure 
des  .Mkalisalzes  cinwirkt,  so  dass  das  Zink  und 
.Aluminium  als  Oxyde  gefällt  werden.  Das  Bad 
kann  auch  zur  Entfettung  metailischer  Ober- 
flächen dienen;  in  diesem  Kalle  bildet  das  Metall 
die  Kathode,  und  die  alkalische  I.osung,  welche 
das  Durchfliessen  des  eleklri-schcn  Stromes  er- 
zeugt, lost  das  Fett.  Verwertet  man  das  Bad 
zum  Beizen  von  Schwarzblech,  welche^  für  die 
Fabrikation  von  Wcisblcch  bestimmt  ist,  so  geht 
der  Prozess  in  folgender  Weise  vor  sich.  Man 
nimmt  als  Elektrolyt  eine  2opr<»zentigc  Losung 
von  Natriumsulfat  (wie  es  fabrikmässig  hergestellt 
w'iixl);  das  zu  behandelnde  Eisen  stellt  die 
Kleklrodcn  dar.  Man  lässt  zunächst  einen  Strom 
eine  bestimmte  Zeit  in  derselben  Richtung  hin- 
durchfliessen,  so  dass  die  Hlei  he,  welche  die 
.Anoden  darstellen,  gebeizt  werden,  wahrend  die 
als  Anoden  dienenden  Bleche  entfettet  werden. 
Man  nimmt  dann  die  gebeizten  Bleche  heraus, 
ersetzt  sie  durch  neue  und  kehrt  die  Strom- 
richtung  um,  so  dass  die  Bleche,  welche  man 
vorher  entfettet  hatte,  jetzt  gebeizt,  und  die  neu 
in  das  Bad  eingestellten  Bleche  entfettet  werden. 
Ist  das  Verfahren  beendet,  so  wird  der  Strom 
unterbrochen,  man  entfernt  die  gebeizten  Bleche 
aus  dem  Bade,  bringt  neue  an  deren  Stelle  und 
kehrt  abermals  die  Stromrichtung  uni.  Dieser 
Prozess  wird  stets  in  der  Weise  fortgesetzt,  dass 
die  Bleche  zunächst  entfettet  und  dann  gebeizt 
werden.  Die  Dauer  des  Verfahrens  ist  selbst- 
verständlich von  der  Stromstärke  abhängig;  mit 
einem  Strom  von  6o — izo  .Ampere  pro  qm 
Oberfläche  des  zu  beizenden  Bleches  dauert 
dasselbe  ungefähr  eine  halbe  Stunde.  Da  Jedes 
Blech  zwei  Behandlungen  unterworfen  werden 
muss,  so  beträgt  der  Stromverbrauch  6o  - 1 20 
.Ampercstunden  pro  ijm  Blech.  Bei  einer  mitt- 
leren Spannung  von  4 \'oll  ist  der  angegebene 
Energieverbrauch  ein  .sehr  geringer,  nämlich 
240  bis  480  Wattstunden  pro  qm  Blech.  Die 
Bleche  werden  in  Rahmen  aus  Kisendraht  ge- 
schoben; der  letztere  ist  mit  Blei  überzogen, 
damit  er  vom  Elektrolyten  nicht  (?)  angegriffen 


wird.  Die  Rahmen  besitzen  einen  Hohlrauni 
von  ca.  20  mm  Breite  und  am  oberen  Teile 
resp.  .seitlich  eine  Oeftnung  zum  F'.inbringen  des 
Bleches.  Dieses  berührt  an  mehreren  Punkten 
den  Rahmen,  damit  es  sich  nicht  werfen  kann 
und  ein  genügender  elektrischer  Kontakt  vor- 
handen ist.  !)ie  Rahmen  werden  parallel  zu 
einander  aufgeslelli  und  unter  sich  durch  Holz- 
stücke isoliert.  Ferner  werden  die  Rahmen  i, 
3.  7 etc.  mit  einem  Leiiiingsdrahi  verbunden, 

wahrend  <lie  dazwischen  liegenden  Rahmen  2,  4, 
6 etc.  die  andere  Elektrode  bilden  und  mit  dem 
anderen  LeitungSilrahl  in  Wrbindiing  stehen. 
Die  Behälter  lür  die  Bäder  sind  in  der  Regel 
aus  Beton  hcrgcstellt,  die  gesamten  Elektroden 
können  zur  .Auswechslung  der  Bleche  auf  einmal 
herau-^gchobon  werden.  Wenn  man  den  Strom 
hindurchflicssen  lässt,  findet  eine  starke  Clas- 
eniwicklung  statt,  und  die  Losung  wird  trübe; 
die  Flüssigkeit  erwärmt  sich  und  cs  bilden  sich 
schwarze  oder  rotbraune  Klocken  \on  Kisenoxyd- 
hydrat,  welche  sich  am  Boden  des  Behälters  ab- 
selzcn  oder  an  der  Oberfläche  schwimmen. 
Mittels  einer  Pumpe  schafft  man  die  tnibe  Flüssig- 
keit in  einen  Keinigiingsapparat,  von  wo  man 
dieselbe  in  das  Ba<l  ziirUckbringl.  Die  Sjiannung 
betragt  ungefähr  4 pt’t.  pro  Zelle;  man  kann  bet 
Benutzung  einer  höheren  Spannung  mehrere 
solcher  Zellen  auf  einmal  behandeln.  Das  Ver- 
fahren ist  in  einer  grossen  Blechfabrik  in  Peplilz 
(Böhmen)  erprobt  worden,  und  man  ist  gegen- 
wärtig beschäftigt,  eine  Anlage  einztirichten,  um 
das  Verfahren  int  grossen  auszuführen. 


Einwirkung  von  Wasser  auf  Blei.  (Bissario, 
»Bull,  des  Sciences  pharmacologt). 

Verfasser  hat  nach  einem  Berichte  d.  Ztschr. 
neue  experimentelle  Untersuchungen  angestellt, 
um  die  vieliim.siriltene  Frage  \on  der  Schädlich- 
keit der  Wasserleitungsbleirohrcn  endgiltig  zu 
entscheiden.  Kr  brachte  <lestillicrlcs  Wasser, 
Losungen  von  Chlornatrium  (Kochsalz)  (i  : 1000), 
von  Kaliumnitrat  (1  ; 1000),  von  Natriumsulfat 
(i  : 1000),  von  ('alciiim-  und  .Ammoniurosalzen, 
von  (lemischcn  aller  dieser  Salzhtsungen,  sowie 
Prinkwasscr  und  kohlensaures  Wasser  mit 
reinem  Blei,  sowie  solchem,  welches  mit  einem 
anderen  Metall  (Kupier,  Messing,  Eisen,  Nickel 
m Kontakt  war,  längere  Zeit  in  Berührung  und 
stellte  dann  fest,  ob  eine  Losung  von  Blei  statt- 
gefunden  hatte.  Es  ergab  sich:  i.  Wasser  und 
alle  SalzUiSungen  greifen  Blei  mehr  oder  weniger 
an.  wenn  es  sich  int  Kontakt  mit  einem  anderen 
Metall  ^^Kupfer.  .Messing,  Eisen.  Nickel)  befindet. 
Das  Kinwirkungsprodukt  ist  Bleihydroxyd.  2.  .Am 
energischsten  wirken  ein  : reines  Wasser,  Nitrat- 
lösungen und  l.osungen  von  Chloriden.  Solche 
Flüssigkeiten  greifen  Blei  schon  in  Gegenwart 
von  Luft  an,  ohne  dass  es  sich  im  Kontakt  mit 
anderen  Metallen  beflndet.  Bikarbonatlosungcn 
und  kohlensaure  Wässer  wirken  an  sich  kräftig 
auf  Blei  ein,  doch  wird  die  Einwirkung  durch 
die  sich  bald  bildende  Schicht  von  unlöslichem 
Bleikarbonat,  mit  welchem  sich  das  Metall  Uber- 
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zieht,  aufgehoben.  Da  die  meisten  T'inkwässcr 
Bikarbonate  und  Sulfate  enthalten,  so  greifen 
dieselben  Blei  mir  in  geringem  Masse  an,  doch 
findet  stets  eine  h^inwirkung  statt,  wenn  sich  das 
Blei  mit  einem  anderen  Metall  im  Kontakt  be- 
findet. besonders  wenn  die  Rohren  neu  sind.  Auch 
ist  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  dass  Trinkwässcr 
nur  wenig  Bikarbonate,  hingegen  reichliche 
Mengen  von  Chloriden  und  Nitraten  enthalten 
können.  Die  Gefahren,  welche  die  Einwirkung  von 
Trinkwasser  auf  Blei  für  die  Konsumenten  mit  sich 
bringt,  würden  we.scntlich  vermindert  werden, 
wenn  man  bei  der  Verwendung  von  Blcirohren 
zu  den  I.eitungen  jeden  Kontakt  des  Bleies  mit 
einem  anderen  Metall  — mit  Messinghähnen 
und  dergleichen  — vermeiden  und  das  Wasser 
vor  dem  Austritt  zum  Crcbrauch  durch  eine  Eil* 
iriervorrichtung  von  etwa  mechanisch  mitge- 
rissenen Bleiverbindtmgen  reinigen  würde.  Das 


Verzinnen  der  Blcinjhren  hat  sich  nicht  bewährt, 
da  durch  die  Kontakfwirkung  zwischen  Blei  und 
Zinn  elektrische  Einwirkungen  stattfinden  und 
Korrosionen  an  der  inneren  Flache  der  Röhren 
entstehen.  Ein  Zusatz  von  Kalk  zu  stark  kohlen- 
säurehaltigen  Wässern  ist  nicht  empfehlenswert, 
denn  hierdurch  wird  die  Bildung  von  Bleikarbonat, 
welches  gerade  einen  Schutz  gegen  die  Ein- 
wirkung des  Wassers  auf  Blei  bewirkt,  aufge- 
hoben. Der  Verfasser  hat  sich  überzeugt,  dass 
ein  Wasser,  welches  eine  sehr  geringe  Einwirkung 
auf  Blei  aiisübte,  nach  Zusatz  von  Kalk  das 
Metall  in  weit  höherem  Masse  angrifif.  Ini  all- 
gemeinen ist  nach  diesen  Untersuchungen  da- 
rauf zu  achten,  dass  die  bleiernen  Wasser* 
leitungsrohren  nicht  in  unmittelbare  Berührung 
mit  anderen  Metallen  kommen,  wenn  nicht  die 
lösende  Wirkung  des  Wassers  auf  Blei  w'esentlich 
ehoht  werden  soll. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Vorplehtung  zum  Füllen  und  Entleeren  von 
Batterien«  — w.  A,  l'h.  Müller  uml  Adolf 
Krüger  in  Iterlio.  — D.  R.  T.  111406. 


Die  OD  dem  Ratteriegefä»s  zur  Führang  der  Kiek* 
trodcD  aogebmehten  Kippen  a sind  hohl  aosgeführi, 
vrudurch  senkrechte  Kanäle  cnttichen,  die  unten  durch 


OeAming  6 mit  dem  UaUerieraum  und  ol>cn  durch 
Oeffnungen  c mit  der  Zufuhruagarintie  tf  verbunden 
sind.  Letztere  ist  voIUländig  abgeschlossen  und  mit 
einem  EntlUftungshnhn  und  item  Schlauchrapfen  e rum 


Anschluss  an  den  die  ErregerflUssigkeit  enthaltenden 
VorratsbehäUer  versehen.  Durch  lieben  des  letzteren 
flicsst  die  Flüssigkeit  aus  diesem  in  das  RatteriegefSss. 
Das  Entleeren  erfolgt  nach  Schliessen  des  EntlUftongs- 
hahnes  dorch  Senken  des  Vorraisl^ehälters,  indem  aas 
der  zuvor  vollständig  gefüllten  Kinne  d die  Flüssigkeit 
alilUeast  und  dadurch  die  Flüssigkeit  aus  dem  Batterie- 
raum  niichgesaugt  wird. 


Galvanisches  Element  mit  nur  einer  Flüssigkeit. 
— I.60D  G u 1 1 a r d und  KugFne  Henri  Roch  in 
I*aris.  — 1).  R.  P.  II 1407. 


Die  galvanische  Batterie  ist  mit  einem  Behälter  A 
verbunden,  in  welchem  der  gasförmige  oder  Aussige 
Erregerstoff  unter  Druck  aufbewahrt  wird.  Dieser  atrömt 
durch  die  Rohrleitung  L P in  die  Batterie  und  reichert 
das  in  letzterer  befindliche  W.<iMer  an.  Infolge  des 
Ueberdrocks  wird  leisteres  mit  dem  Erregerstoff  über* 
sättigt  und  in  eine  sehr  wirksame  KrregcrflUtsigkeit  ver- 
wandelt. .\la  EiregerstofTe  können  beispielsweise  Suuer- 
siofT,  Chlor,  Brom  oder  Oxyde  der  letzteren  benutzt 
werden. 
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Blelpr«sse  zum  Walzen  von  Stromsammler- 
platten.  — Akkomatatoreo*  und  Elckiruitüitiwerke* 
Akticogesellcchaft  vormaU  W.  A.  Boeac  & Co,  in 
Berlin.  — D.  R,  V.  1 11500. 


sind  zwei  Wnlsen  ^ e*  uOf*eordiiet.  die  nu«  einzelnen,  der 
Brette  je  eines  Feldes  a entsprechenden  Scheiben  m h o p 
mit  schräg  tur  Wulzrichtung  verlaufenden  Kippen  und 
aus  dünnen,  dem  Zwischenraum  6 der  cinrclnen  Felder 
hirw.  der  Breite  der  seitlichen  Kinder  / entsprechenden 


Scbeilicu  <]  r bestehen.  Je  zwei  neben  einander 
liegende  Scheiben  m n 0 p besitzen  ent(;egenKe«e(et 
verlautende  Kippen,  zu  dem  Zweck,  den  beim  Walzen 
in  dem  einen  Felde  in  schrii){er  Riebtun^'  enistehenilen 
Itruck  stets  durch  den  in  dem  benachbarten  Felde  ent- 
stehenden Druck  nach  der  anderen  Richtung  aufeuheben 
und  dadurch  beim  Walzen  ein  seitliches  Vcr<irängen  des 
Materials  nt  verhindern. 

Apparat  zur  elektrolytischen  Herstellung  von 
BlelebflQSSlgkelt.  — Wilhelm  Stelzer  in  Kolonie 
(iruncwabl  b.  Berlin.  — D.  R.  l'.  tu  574. 

Der  Apparat  hat  die  l‘orm  eine*  Cylimlers-  Die 
Flckirodcn  sind  so  angenrdnel,  dass  in  Abständen  von 
etwa  4 cm  abwechselnd  positiv  und  negativ-elektrische, 
durchlöcherte  PlaUcn,  die  aus  Kohle,  aus  M<‘t:iilsuper- 
oxyden  o.  dg),  hergestt-llt  sind,  über  einander  lagern. 
Sämtliche  positive,  sowie  sämtliche  negative  Hatten  sind 
durch  Kohlenstabc  mit  einander  verbunden.  Um  eine 
Berührung  dieser  Stabe  mit  den  mit  cntgegcngesclztcr 
KlektrUilat  geladenen  Platten  za  vcrhiQ<icrn,  sin<l  die 
Stäbe  an  diesen  .Stellen  mit  Glnsruiiren  Überzogen. 

In  (len  untersten  Kaum  mündet  das  Kobr.  welches 
die  zu  zersetzende  Salz.losnng  rufuhrt;  ausserdem  ist 
eine  Vorrichtung  angebracht,  um  l.uft  bezw.  Ozon  ein- 
zuleiten,  zu  dem  /.wecke,  das  austreiende  freie  Chlor 
sofort  zu  oxydieren,  lÜc  schädliche  Keduktionswirkung 
des  Wasser.xtofTes  nuf  die  gebildeten  unterchlorlgsnuren 


Mittels  dieser  Hleipresse  werden  Stromsammler- 
platten  gewalzt,  deren  Oberflächen  in  einzelne  Felder 
mit  schräg  zur  Walzrichtung  verlaufenden  Rippen  zer- 
legt sind.  Unmittelbar  vor  dem  Mundstück  der  Presse 


Salze  aufzabeben,  sowie  die  Salzlösung  mechanisch 
gleichmassig  zu  verteilen.  Die  überschüssige  l.uft  und 
etwa  auftreiende  Gase  werden  durch  ein  Rohr  im  Deckel 
des  .Apparaiet  abgefuhri. 

Isolationsplatte  fQr  die  Elektroden  elektrischer 
Sammlerbatterlen.  — Edwin  l.yman  L o b d e 1 1 in 
t:hik.acro.  — - D R.  P.  111576. 


Fig.  85. 


Eine  aus  durchlässigem  (solalionsstofT  bestehende 
Platte  ist  auf  beulen  .Seilen  mit  Nuten  versehen,  von 
denen  die  Nuten  auf  der  einen  Seite  die  auf  der  nndern 
.Seite  kreuzen.  Die  Tiefe  der  Nuten  kann  kleiner  Ofler 
grosser  ul?  die  halbe  HnUendicke  aein. 


SekQDd&rclemcnt.  — Titus  Kitter  V.  Michulowskt 
in  Krakau.  — I>.  K,  P.  »12351. 

Die  aus  Nickel  hergesiellte  Kathode  ist  mit  einem 
fesihaflendcn  and  leitenden  Ucberz.ug  von  .Nicketoxyd 
bedeckt.  Dieser  wird  dadurch  hergeiielli,  d.iss  tbis 
Nickelmetall  in  reinem  SuuerstofT  oder  saucrstutTlialtigen 
Gasen  unter  gewöhnlichem  oiler  höherem  Druck  bei 
einer  oberhalb  300^  und  unterhalb  der  Rotglut  liegenden 
Temperatur  erhitzt  wird.  Die  Herstellung  des  Ueber- 
zuges  k.ano  auch  dadurch  erfolgen,  dass  das  Nicketinetall 
mit  oxydierenden  StolTcn  wie  Chluralen,  Ammoniumiiitrut 
und  anderen  behandelt  oder  in  geschmolzenen  snuer- 
stütThaltigen  Elekirulytcii  bei  der  oben  angegebenen 
Temperatur  als  .Anode  verwendet  wird. 

Verfahron  zur  (flelehzettlgen  Darstellung  von 
Baiiumoxydund  Barlumsulfld  Im  elektrischen 
Ofen  — Charles  Schenck  Bradley  tu  Avon  und 
Charles  Borrow?  Jacobs  in  East  t>r.inge.  V.  St.  A. 
D.  k.  p.  111667. 

Ein  inniges  Gemenge  von  137  Teilen  Schwerspath 
und  7 bis  12  'Teilen  Kohle  wird  im  elektrischen  Ofen 
erhitzt.  Dabei  bildet  sich  anfänglich  ein  Gemenge  von 
Bariumsulfid  und  noriumsulfat.  Infolge  der  durch  die 
hohe  Temj>er;Uijr  bedingten  grosseren  .Affinität  tics 


ym 

w 
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Fig.  83. 
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Bariams  zum  SaucntofT  alt  lam  Schwefel,  tritt  aber  beim 
weiteren  Erhitzen  eine  Ncbeorcakiion  ein,  nach  welcher 
»ich  ein  grosser  Teil  des  eDtsULndenen  KariQmsulßds 
mit  dem  nach  anverändertem  Bariomsaliat  unter  Bildung 
vooBsriumoxydumseizt.  BaS-p3  liaOS4=4  BaO-^4SOst 
»odass  neben  40  pCt.  Sulfid  etwa  60  pCi.  Oxjd  erhalten 
werden. 


Umsetzung  des  Bleisulfaia  in  Bleikarbonat,  digeriert  und 
dann  bei  einer  Temperatur  von  350^  Soo**  erhist. 

Hierdurch  werden  einerseits  die  beigemengten 
organischen  Stoffe  vollkommen  oxycüert  und  anderer* 
seits  Bleioxyde  erhalten,  welche  entsprechend  der  ver- 
wendeten Rohmasse  eine  äusserst  feine  Verteilung  auf- 
weisen. 


Verfahren  zur  Aufarbeitung  der  verbrauehten 
wirksamen  Masse  elektrischer  Sammler.  — 

Akkumulatoren-  und  Elektnzitätswerke-Aktiengesell- 
schuft  vorm.  W.  Boese  & Co.  in  Berlin. 
D.  R.  P,  Mi9ia 

Das  Verfahren  bezweckt,  die  verbrauchte  wlrkMm« 
.Masse  elektrischer  Sammlerplsttcn,  welche  hauptsächlich 
aus  Bleischwamro,  Uleisnifat  und  aus  organischen  BeU 
mengungen  besteht,  .luf  möglichst  vorteilhafte  Weise 
aufzuarbeiten,  wobei  der  llauptwert  des  Verfahrens 
darin  liegt,  dass  man  sls  Endprodukt  die  Ausgangs- 
materialien  für  die  Herstellung  von  Akkumulatoren  in 
äusserst  feiner  Verteilung  erhält.  Dies  wird  dadurch 
erreicht,  dass  man  die  genannte  Masse,  nachdem  man 
dieselbe  durch  Waschen  von  freier  Schwefelsäure  befreit 
und  dann  getrocknet  hat,  mit  kohlensaurem  Alkali  zwecks 


ElektPOljtlseher  StromriehtungswAhlcr  oder 
Kondensator.  — Charles  Pollak  IO  Frankfurt a.  M., 
z.  Z.  in  Pau,  Frankreich.  Ü.  R.  P.  1 12  147. 

Der  Elektrolyt  enthält  organische  Säuren  der  Fett- 
bezw.  aromatischen  Reihe,  in  denen  zwei  oder  mehrere 
Csrboxylgruppen,  oder  nach  neben  einer  oder  mehreren 
Carboxylgruppcn  eine  oder  mehrere  Oay,  Keto-  oder 
Aldehydgruppen  sich  befinden. 


ErregerflOsslgkelt  für  galvanische  Elemente. 

Henry  Blunienbcrg  jr.  in  Wakeheld,  V.  St.  A. 
D.  R.  P.  1 12  181. 

l>ie  Erregerdiissigkeit  besteht  au»  der  Lösung  eines 
Gemisches  von  Atuniioiumiulfai,  einem  Chlorst  und 
einem  Bisulfai  eines  Alkali-  oder  Eidslkalimetalles. 


ALLGEMEINES. 


Gold  ln  Australien«  Die  Ctoldprodokiion  in 
Australien  ergab  im  letzten  Jahr  4458805  Unzen  gegen 
3542064  Unten  im  Jahre  1898.  Die  Tutalprodaktion 
des  vergangenen  Jahres  verteilte  sich  wie  folgt:  West- 
Australien  i 643876  Unzen;  Quensland  947  227  Unzen; 
V^ictoria  862411  Unzen;  Neu-SUd-Walcs  509418  Unzen; 
.Ven-Secland  385773  Unzen;  Tasmania  80100  Unzen; 
und  SUd-Austraiien  30000  Unzen.  Die  Vermehrung  der 
Goldproduktion  in  West.Ausiralien  bettug  im  letzten 
Jahre  593  693  Unzen. 

Ein  neues  Nlekelerz  wurde  in  den  Kupfer- 
bergwerken im  Distrikt  Houghton  (Mich.)  entdeckt. 
.\nfsngs  nahm  man  an,  es  bandele  sich  bei  dem  neuen 
Stoffe,  dem  man  nach  seinem  Fundorte  den  Namen 
»Mobawkite«  gegeben  hat.  utn  ein  Kapfersulhd,  aber 
durch  eine  genaue  Analyse  wurde  feitgeaiellt.  dass  das 
Mohawkite  ein  neues  Mineral,  uud  twar  ein  Arsenid 
von  Kupfer,  ähnlich  dem  Domeykit,  sei.  Bei  dem 
stetig  zuuehmenden  Verbrauch  von  Nickel  ist  dieser 
Fund  von  grosser  Bedeutung,  und  Houghton  dürfte  durch 
denselben,  wie  die  >111.  f.  Blechind.c  schreibt,  für 
unternehmende  Kapitalisten  eiu  sehr  intcreasontcr  Ort 
werden. 

Als  PuizmltlCl  und  besonder»  auch  für  galvano- 
plastische  Zwecke  empfiehlt  die  »SeifcDsiederteiiung« 
folgende  Mischungen: 

Rote  Putzmomsde  lässt  sich  auf  4 .\rten  hersiellen; 

I.  5 'l'eile  gelbes  Vaselin  oder  Scbwcincfcli  werden 
geschmolzen  und  1 Teil  Englischrot  darin  verrührt. 

II.  Man  erwärmt  4 Teile  feste»  russisches  oder 
amerikanisches  Mtnenilol  und  1 Teil  Schweinefett  und 
verrührt  darin  5 Teile  feines  Englischrot. 

III.  2 'f  eile  Vaselin-  und  2 Teile  Palmöl  werden 
geschmrilzcn,  dann  1 Teil  Eisenoxyd,  ^ ^ Tripel 
und  Teil  Oxalsäure  üurchgerfihrt. 

IV.  54  Teile  Fettsäure,  36  Teile  Bimssteinputver, 
IO  'Peile  Englischrot. 

Weisse  Ihatzpomade  lässt  sich  am  besten  durch 
Verarbeiten  von  wei-sser  Schmierseife,  Olein  oder  V'asclin 


mit  ungefähr  $o  * 0 geschlemmter  Kreide  her- 

steilen. 

Auch  aus  etwa  30  'Peilen  weisser  Schmierseife, 
5 'Peilen  weissem  l'ripel,  $ 'Peilen  feinstem  Bimsstein- 
puIvcr  und  ungefähr  20  Teilen  pulvcrbuerter  Kreide 
kann  man  solche  Putzpomude  anfertigen. 

Gewöhnlich  werden,  wie  die  »Scifensiederzeitunge 
seiner  Zeit  mitgeteilt  hat,  die  Patzpomaden  mit  Mirbanöl 
parfümiert. 

Putz-  l>exw.  Silberpntsseifen. 

f.  34  Pfd.  Cocosöl,  12  Hd.  38grädige  Lauge,  3 Pfd. 
Englischrot  mit  3 Pfd.  Wasser  gemischt,  32  g Salmiak- 
geist werden  der  verbundenen  Masse  eingertihri. 

IL  35  Pfd.  Cocosöl,  12  Pfd.  38grädige  Lauge,  10  Pfd, 
'l'ripel,  10  Pfd.  feines  Himssieinpulver,  30  Pfd.  pulveri- 
kierte  Kreide.  Die  gut  gemischten  Pulver  werden  der 
Seifenmasse  nach  un<l  nach  unter  Rühren  zugeietzt. 

III.  In  50  Pfd.  flüssiger  Cocosselfe  werden  4 Pfd. 
Tripel,  sowie  2 Pfd.  pulverisierten  Alaun,  2 Pfd.  Wein- 
steinsäure  und  2 I*fd.  Bleiwciss  cingerUhrt. 

IV.  .Man  mischt  35  Pfd.  flüssige  Cocusseife  mit 

4 5 Hd.  geglühtem  oxnlsaurem  P^isenoxyd. 

(’iUzwasscr. 

L 100  Teile  Schlemmkreide,  200  Teile  Spiritus  und 

5 -10  'Peile  Salmiakgeist  werden  ziuammeogeschüttelt. 

IL  i*’s  I Spiritus,  I Pfd.  Salmiakgeist,  Pfd. 
Olein,  100  gr.  Putzpulver 

Bel  der  elektrolytischen  Rafnnterungr  des 
Kupfers  fallen  als  Nebenprodukte  Gold  und  .Silber 
io  gar  nicht  unbedeutenden  .Mengen  ab,  indem  nach 
einem  von  dem  englischen  Chemiker  Cowper-Coles 
kürzlich  io  London  gebalieoen  Vertrug  bei  der  elektro- 
lytischen Darstellung  von  180000  t Reiokapfer  im 
Werte  von  180  Mill.  Mk.  tm  letzten  Jahre  gleichzeitig 
für  50  Mill.  .Mk.  Silber  und  S Mill.  Mk.  Gold  nebenbei 
produziert  worden  ist.  Diese  grossen  Zahlen  zeigen, 
meint  das  »L.  T.<,  von  welcher  Bedeutung  jetzt  schon 
die  Gewinnung  von  Kupfer  mittels  der  Elektrizität  ge- 
worden ist.  Diese  erst  seit  etwa  5 Jahren  bestehende 
Industrie  dürfte  sich  in  Zukunft  noch  weit  mehr  ent- 
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wickelo,  beionder«  da  man  b«r«iu  mit  beitem  Erfolg 
lieb  auf  die  direkte  IleriteUung  von  Halbfabrikaten, 
wie  nahtloien  Kupferrohren  von  beliehit^em  Maiie  und 
in  ToriUglicher  Festigkeit  geworfen  hat. 

Höhere  Qefkhr  durch  elektrische  Ströme 
nach  dem  Genuss  von  Alkohol.  Man  nimmt 
allgemein  an,  dass  der  elekihiche  Strom  erst  bei  500 
Volt  Spannung  tödlich  wirkt.  Wissenachaitlicbc  Unter- 
auebungen  haben  indessen  festgestellt,  dass  nach  reich« 
liebem  Gcnoia  Ton  Spiritnoten  die  Wideratandskraft 
gegen  ElekirizitSt  bedeutend  herabgesetzt  ist.  Dafür 
spricht  z.  B.  jenes  aus  Magdeburg  gemeldete  Vor« 
kommnis,  bei  welchem  zwei  etwas  angetrunkene 
Arbeiter  durch  Berührung  der  elektrischen  Leitungen  ge- 
lötet wurden,  obgleich  der  Strom  in  dem  einen  Falle 
nur  330  Volt,  in  dem  anderen  sogar  nur  130  V'oU 
Spannung  batte.  Es  sind  auch  schon  Fille  beobachtet 
worden,  in  denen  Drehstrom  bei  lio  Volt  Spannung 
tebon  tödlich  gewirkt  hat,  und  zwar  wenn  grossere 
Mengen  (Arapdre)  durch  den  menschlichen  Körper  gehen, 
welcher  durch  blosse  Füue  mit  der  Erde  in  leitender 
Verbindung  steht.  Man  wird  daher  gut  thun,  Alkoholiker 
TOD  der  Bedienung  elektrischer  Anlagen  streng  aussu« 
schliessen,  wenn  Wechselströme  zur  Anwendung  kommen. 


Nach  den  zahlreich  angestellten  TierversnchcD  hat  sich 
ergeben,  dass  der  Tod  nicht,  wie  vielfach  angenommen 
wird,  durch  Lungenläbmong,  sondern  durch  Hersstillstand 
eiotritt'.  die  Atembewegungen  dauern  nämlich  noch 
einige  Minnten,  wenn  auch  schwach,  fort.  Das  wirk- 
samste Kcltungsmiltel  ist  deshalb  die  Einführung  der 
künstlichen  Atmung.  Denn  wenn  die  Lunge  in  rbStigkeii 
erhalten  wird,  kann  das  Herz  von  dem  elektrischen 
Schlage  sich  wieder  erholen  und  von  neuem  schlagen. 
Die  künstliche  Atmung  muss  natürlich  sofort  einge- 
leitet und  lange  genug  fortgesetzt  werden. 

Ein  neuer  internationaler  Preis  i«t  .auf  Gmnd 
des  Vermächtnisses  des  verstorbenen  Physikers  Prof. 
Hughes  von  der  Londoner  Royal  Society  gegründet 
worden,  wofür  die  Summe  von  80000  Mk.  zur  Ver- 
fügung stand.  Es  soll  darnach  jährlich  eine  goldene 
Medaille  mit  dem  Bildnis  des  verstorl)enen  Gelehrten 
geprägt  und  für  eine  selbständige  Arbeit  auf  dem 
Gebiete  der  Kiektrizitäl  und  des  Magnctismas  oder 
deren  Anwendung  verliehen  werden.  Solche  Arbeiten 
können  bereits  vor  dem  Termin  der  Verieibuog  er- 
schienen sein,  aber  nicht  mehr  als  ein  Jahr  vorher. 
Die  Bewerbung  kann  ohne  Unterschied  des  Geschlechtes 
und  der  Nationalität  erfolgen. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  UBERSICHT, 


Bermbaeh,  Dr.  W.  Elektrizitätswerke,  elek- 
trische Beleuehtungr  und  elektrische  Kraft- 

Qbertra^Og.  Gemeinverständliche  Darstellung. 
Zweite  verbesserte  und  vermehrte  Auflage.  Mit  130 
AbbUdungen.  Wiesbaden  1900.  Verlag  v.  Lützen- 
kirchen und  Bröcking.  Preis  M.  3.60. 

Wir  haben  bereits  früher  (Jahrg.  VI,  S.  42)  auf  die 
Vorzüge  dieses  Werkes  hingewiesen  und  bringen  das 
Erscheinen  der  neuen  Anfloge  hiermit  zur  Kenntnis. 

Pauls  FObrer  durch  die  elektrotechnische 

Litteratur.  Zweite  ergänstc  Auflage.  Verlag  von 
Johannes  Paul,  Leipzig. 

Taucher,  Konrad,  technischer  Leiter  der  kunst- 
gewerblichen Werkfltätte,  Bronzewarenfabrik  und  Erz- 
besseret  von  Paul  Stotz  (G.  m.  b.  H.)  in  Stutt- 
gart. Handbuch  der  Galvanoplastik  oder  der 
elektro-chemischcD  MeiallUbertiehuog  in  allen  ihren 
Anwendungsarten.  Neu  bearbeitet  nach  dem  heutigen 
Stande  der  Technik.  .Sechste  Auflage  des  Koseleur- 
Kasekowtky'schen  Handbuches.  34  Bogen  8^  mit 
t Porträt  und  38  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen. 
Frankfurt  a.  M.  Verlag  von  Heinrich  Keller. 
Preis  broschiert  M.  5. — , gebunden  M.  6. — . 

Das  Werk,  welches  von  einem  Praktiker  geschrieben 
and  für  den  Praktiker  bestimmt  ist,  enthält  eine  Fülle 
wertvoller  Ratschläge,  welche  man  in  den  von  reinen 
Gelehrten  verfassten  Werken  Uber  den  gleichen  Gegen- 
stand vergeblich  suchen  wird.  Es  ist  nach  den  ge- 
gebenen Angaben  möglich,  sofort  zu  arbeiten,  da  alle 
Details,  welche  zu  Fehlem  Veranlassung  geben  könnten, 
ausführlich  besprochen  sind.  Auch  für  den  Einkauf 
und  Bezug  der  Rohmaterialien  sind  eine  Anzahl  bedeut- 
oamer  Winke  gegeben,  ebenso  über  deren  Eigenschaften. 
Schoo  der  Umstand,  dass  das  Werk,  welches  auch  eine 
ausführliche  Abhandlung  über  das  Aluminium,  dessen 
Eigenschaften  und  Anwendungsarien  enthält,  nunmehr 
in  sechster  Auflage  vorliegi,  ist  der  beste  Beweis  für 
seine  Brauchbarkeit  in  der  Praxis. 


Hardlo,  Wlllet,  L.  Ph.  D.  Die  VerflQsslfiruDgr 
der  Gase,  geseUebtUeh  entwickelt.  Ueber- 
setzt  von  Professor  Dr.  J.  Traube  an  der  Tech- 
nischen Hochschule  zu  Berlin.  Mit  42  Abbildungen. 
Stuttgart  1900.  \>rlag  von  Ferdinand  Enke.  Preis 
M.  6.—. 

Die  V'erflüssigung  der  Gase  ist  eines  der  intcr- 
cssantesien  Kapitel  der  modernen  Chemie,  und  der 
Verfasser  hat  es  •neisterhafl  verstanden,  ein  klares  BUd 
aller  Methoden  zur  Verflüssigung  der  Gase  in  historischer 
Eotwickelung  lu  geben.  Da  in  Deutschland  ein  ähn- 
liches Werk  noch  nicht  erschienen  ist,  so  ist  das  Er- 
scheinen dieser  musterhaften  Ueberseizung  aufs  Freudigste 
zu  begrtlssen,  umsomehr,  da  dieses  Werk  gleichzeitig 
ein  Kompendium  der  über  die  Verflüssigung  der  Gase 
erschienenen  Litteratur  darsteUt. 

Thomson,  J.  J.  D.  Se.  F.  R.  S Prof.  Die  Ent- 
ladung^ der  Elektrizität  durch  Gase.  Aus 
dem  Englischen  übersetzt  von  Dr.  Paul  Ewers.  Er- 
gänzt und  mit  einem  Vorwort  versehen  von  Dr.  Her- 
mann Ebert,  Prof,  an  der  tecbniachcn  Hochschule  zn 
München.  Leipzig  1900.  Verlag  von  Johann  Am* 
brosius  Barth.  Preis  M.  4.50. 

Die  Erscheinungen  der  Gasentladungen  gewinnen 
für  immer  weitere  Kreise  Interesse  und  eine  grosse  An- 
zahl von  Forschungen  auf  diesem  Gebiete  sind  aufs 
Engste  mit  dem  Namen  J.  J.  Thomson  verknüpft. 
Hesonderi  Uber  die  Art  und  Weise  der  Elektrisierung 
von  Gasen  hat  er  in  vorliegendem  Werke  reiches 
Material  niedergelegt;  die  von  berufenster  Seite  vor- 
genommene Uebersetzung  schlicsst  sich  dem  Originale 
aufs  engste  an  und  erweitert  daaselbe  insofern,  als  die 
seit  1898  noch  gewonnenen  weiteren  Erkenntnisse  in 
Citaten  tiachgctrogen  wurden. 

Förster,  Fritz,  tjberio^nieor.  Die  elektroteeh- 
nisehe  Praxis,  prakiiscbes  Hand  und  Informations- 
buch für  Ingenieure,  Elektrotechniker,  Montageleiter, 
Monteure,  Betriebsleiter  und  Maschinisten  elektrischer 
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Aolageo,  «owie  für  FabrikaDtcD  und  Industrielle  io 
3 Bänden.  1.  Band;  Dynamo-elektriscbe  Maschinen 
and  AkknmoUtoren.  Berlin,  Louis  Marcus,  Ver~ 
laKsbachbandlung.  1900.  Preis  4,50  M. 

Vorliegendes  Werk  ist  anf  drei  Bände  berechnet. 
Der  nunmehr  vorliegende  erste  Band  enthält  die  Dy> 
namo-elektriscben  Maschinen  und  die  Akkumulatoren. 
Das  Werk,  welches  auch  für  diejenigen  bestimmt  ist, 
welche  sich  erst  io  das  Gebiet  der  Eleklroiccbnik  ein* 
arbeiten  wollen,  seicbnet  sich  durch  eine  klare  Be* 
handlang  des  Stoffes  aus,  die  bei  aller  Ausführlichkeit 
doch  karr  und  prägnant  ist  Der  .Stoff  ist  trotz  alledem 
erschöpfend  behandelt,  and  stellt  das  Werk  ein  in  sich 
geschlossenes  Ganzes  dar.  Wir  empfehlen  dasselbe  ins-* 
besondere  zum  Studium. 

Nernst, ' Prof.  Dr  W.  Theoretische  Chemie 
vom  Standpunkt  der  Avogadro'schen  Regel 
und  der  Thermodynamik.  Dritte  Auflage.  Mit 
36  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen.  Slnttgart 
1900.  Verlag  von  Ferdinand  Enke.  M.  16. — . 

Wir  haben  bereits  bei  Erscheinen  der  zweiten 
Auflage  dieses  Werkes  die  grossen  Vorzüge  derselben 
gewürdigt  (s.  diese  Zeitschrift  V.  256).  Der  Umstand, 
daM  innerhalb  eines  so  kurzen  Zeitraums  die  Heraus- 
gabe einer  neuen  Auflage  nötig  wurde,  ist  der  beste 
beweis  für  den  Wert  dieses  Buches.  Da  gegenüber  der 
vorigen  Auflage  wenig  geändert  oder  eingefugt  wurde, 
so  möge  es  genügen,  wenn  wir  unsere  Leser  auf  das 
Erscheinen  derselben  aulmerksam  machen. 

Arendt,  Prof-  Dr.  Rudolf.  Technik  der  Eperl- 

mentalchemie.  Anleitung  zur  Ausführung  che- 
mischer Experimente.  Für  Lehrer  und  Studierende, 
sowie  sum  Selbstunterrichte.  Dritte,  vermehrte  Auf- 
lage. Mit  ftyh  ID  den  Text  eingedruckten  Holt* 


schnitlen  und  einer  Tafel.  Hamburg  und  Leipzig 
1900.  Verlag  von  Leopold  Voss.  Preis  M. 

Der  Herr  Verfasser  hat  in  vorliegendem  W'erke 
die  Erfahrungen  jahrzehnlelangen  Wirkens  auf  dem 
Gebiete  der  Technik  der  Experiroentalchente  nieder- 
gelegt.  Schon  aus  diesem  Umst.'inde  geht  hervor,  dass 
der  Inhalt  ein  in  jeder  Hinsicht  den  Bedürfnissen  ent- 
sprethender  sein  muss.  Und  io  der  lliat  finden  wir 
in  diesem  Buche  über  jede  etwa  an  den  Experimen- 
tierenden herantretende  P'rage  den  genanesteo  Anf- 
icbluss.  Es  wird  zunächst  die  Einrichtung  des  Hör- 
saals behandelt;  hieran  schliesst  sieh  eine  ausführliche 
Beschreibung  des  ExpcrimentiertiBches  und  seiner  ein- 
zelnen Teile,  ferner  wird  der  Ahsug,  die  Gasometer, 
das  Quecksilber,  die  galvanischen  Elemente,  die  Akku- 
mulatoren, die  Gebläse  und  Aspiratoren,  die  Lam])en, 
GUsröhren,  Stöpsel,  Fütriervorrichtungen,  Kautscbuck- 
röhren,  Gaaentwickelungsapparate,  Rühr*  und  Schflttel- 
werke  behandelt.  Ein  besonderer  Abschnitt  ist  der 
Reinigung  der  Apparate  gewidmet,  und  an  diesen 
schliesaen  sich  weitere  Abschnitte  über  verschiedene 
Gerätschnften,  Gissapparate,  geeichte  and  graduierte 
Gefässe,  Röbrentrüger  und  -Halter  und  dergl.,  Ab- 
dampfen und  Trocknen,  Destillieren,  Klebemittel  und 
Kitte.  Man  sieht,  es  ist  nicht  ein  Gerät  im  Gebrauche 
des  Chemikers,  das  nicht  seine  ausführliche  Würdigung 
fände.  An  diesen  allgemeinen  Teil  schliesst  sich  als 
zweiter  Teil  des  Werkes  ein  besonderer  Teil  an,  in 
dem  alle  überhaupt  denkbaren  Versuche  beschrieben 
sind,  und  bei  dem  anch  die  neuesten  Forschuagen  Be- 
rücksichtigung gefunden  haben.  Das  Werk  ist  in  selten 
reichhaltiger  Weise  illustriert,  vorzüglich  ausgestattet, 
und  im  Vergleich  zu  der  Fülle  des  in  diesem  statt- 
lichen Bande  Gebotenen  ist  der  Preis  ein  sicherlich  sehr 
mäMiger  zu  oeoneo. 
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Kl.  tag.  Y.  159.  Vorrichtung  zur  Behandlung  von 
Gasen  oder  Gssgeraischen  mittels  Elektrizität.  — 
Reginald  John  Varnold,  44  Siernhold  Avenue, 
Streatham  Hill,  Surrey;  Vertr;  Ottomsr  R.  Schulz, 
Berlin,  Leipzigerslr.  131. 

Kl.  12I.  D.  10587.  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Alkali-Amid.  — Deutsche  Gold-  und  Silber- 
Scheide-Anstalt,  vorm.  Köasler,  Frankfurt  o.  M. 

Kl.  I2U.  G.  14122.  Selbstlhätig  und  koDtiouierlich 
wirkender  Apparat  zur  Wiedergewinnung  der  Edel- 
metalle aus  photographischen  Rückständen.  — 
Dr.  A.  Goldsobel,  K.  Jablczynski  u.  W.  Muter- 
milch, Warschau,  Jerusalemska  - Allee  80;  Vertr.: 
Arthur  Baermann,  Berlin,  Karlstr.  40. 

Kl.  I2q.  B.  26671.  Verfahren  zur  Redaktion  von 
Nitro-  und  Azokorpem  unter  Verwendung  von  Zinn. 
C.  F.  Boehringer  & Söhne,  Waldhof  b.  Mannheim. 

Kl.  I2n.  D.  10215.  Verfahren  zur  Wiedergewinnung 
von  Chromsäure  aus  ChrumoxydsahlösuDgcn  auf  elek- 
trischem Wege.  — Friedrich  Darmstädler,  Darm- 
Stadt,  Saodbei^str.  14. 

Kl.  21a.  S.  13221.  Frittröhre  für  elektrische  Wellen. 
— Siemens  & Halske,  Aklien-Gesellschaft, 
Berlin. 


KI.  21g.  E.  6S60.  Erdelemeol  als  Blitsableiterprüfer. 

— Gustav  Engitch,  Madretsch,  Schweis;  Vertr.: 
F.  Ant.  Habbncb,  Straisburg  i.  E. 

Kl.  2if.  li.  23838.  Sockelbefestigung  für  Glühlampen. 

— L.  J.  P.  Hollup  u.  H.  Mignal,  Poris;  Vertr.: 
Dr.  W«  Häberlein  u.  l.othar  Werner,  Berlin. 
Karlstr.  7. 

Kt.  21  d.  F.  12912.  Dynamomaschmeo  - Anker  mit 
Abitandsrippen  zwischen  den  BlechbUndeln.  John 
A.  Foshsg,  .Scbeneciady,  New -York,  V.  St.  A.; 
Vertr.:  .M.  Schmetz,  Aschen. 

Kl.  2ia.  B.  25034.  Verfahren  zum  gleichseitigen 

Uebertrsgen  mehrerer  Nachrichten  über  dieselbe 
Leitung.  — A.  Rail,  Köln-Ehreofeld. 

Kl.  2ia,  C.  8524.  Selbstthätiger  Sender  für  Morse- 
oder Typendmcktelegraphen.  — Dr.  L.  Cerebotani 
u.  C Moradelli,  München. 

Kl.  21  c.  K.  18434.  FlUssigkeitsrheostet  mit  Dnick- 
luftbetricb.  — Koloman  von  Kandö,  Budapest; 
Vertr.:  M.  J.  Hahlo,  Berlin,  Luisenst.  39. 

Kl.  2t  e.  E.  6702.  Wattstundenzähler  für  doppelten 
Tarif.  £ lek  trizi  täte- Aktiengesel  lach  aft  vor- 
mals Schuckert  Co.,  Nürnberg. 

Ki.  21  f.  L,  13842.  Regeluogavorrichtung  für  Bogen- 
lampen mit  schraubenförmig  gewundenen  Kohlen.  — 
M.  Läufer  u.  L.  Frischmann,  Lodz:  Vertr. 

C.  Gronert,  Berlin,  Luisenstraase  42, 
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DIE  KOMMERZIELLE  ELEKTROLYSE  DES  WASSERS. 

Von  W.  Dürer. 


Oie  Klektrolyse  des  Wassers,  «eiche 
im  Laboratorium  sehr  einfach  scheint,  bietet 
jedoch  gewisse  Schwierigkeiten,  wenn  sie 
für  die  Industrie  angewandt  wird.  Zunächst 
muss  man  die  Mischung  des  Sauer-  und 
Wasserstoffs,  welche  sich  an  den  beiden 
Elektroden  entwickeln,  vermeiden.  Oie  Ein- 
führung eines  Diaphr.agmas  vermehrt  so  den 
Zellen«'iderstand,  dass  die  Wirksamkeit  des 
Apparats  sehr  reduziert  wird.  Nimmt  man 
die  nötige  Spannung  für  die  Wasserzer- 
setzung zu  1,49  Volt  an,  so  folgt  daraus, 
dass,  wenn  wegen  des  Itiaphragmas  5 Volt 
verlangt  werden,  die  Kraftwirkung  (selbst 
mit  theoretischer  Stromkraft)  um  29“,  her- 
absinkt.  Ein  weit  sparsameres  V'crfaliren 
beruht  auf  der  Henutzung  metallischer  Septen. 
Diese  trennen  die  beiden  Gase  vorzüglich 
und  wirken  wie  Zwischenclektroden.  Der 
Spannungsabfall  von  der  Anode  zu  einer 
Seite  des  Septums  ist  zur  Wasserzersetzung 
nicht  ausreichend,  und  der  von  der  andern 
Seite  desselben  zur  Kathode  ist  ebenso  un- 
genügend. Deshalb  findet  auf  beiden  Ober- 
flächen des  metallischen  Septums  keine  Be- 
freiung der  Produkte  der  Elektrolyse  statt, 
sondern  .sie  ist  nur  auf  die  Elektroden  be 
schränkt.  I-is  ist  klar,  dass,  wenn  durch 


einen  Unfall  die  Spannung  steigt,  eine  Gefahr 
für  das  als  Elektrode  wirkende  Septum  vor- 
handen ist  und  die  Produkte  der  Elektrolyse 
vermischt  «'erden.  Man  fand,  dass  in  der 
PraxisEisenelektroden  in  einem  scliwach  alka- 
lischen Bad  am  geeignetsten  sind;  Aetznatron 
ist  dem  Aetzkali  wegen  seiner  Billigkeit  vorzu- 
zichen;  es  wird  als  eine  i4prozentige  Lösung 
benutzt.  Eine  Schwierigkeit  beim  Betrieb 
kann  durch  den  Niederschlag  einer  Schicht 
Alkalikarbonats  auf  den  IClektrodcn  ver- 
ursacht werden,  welches  der  Absorption  von 
CO,  durch  den  Elektrolyt  aus  der  Luft  zu- 
zuschreiben ist.  Dies  wird  durch  Bedecken 
der  was.scrhaltigen  Flüssigkeit  mit  einer 
Mincralölschicht  vermieden.  Hierbei  ist  es 
interessant,  zu  bemerken,  dass  dieselbe 
Schutzwirkung  durch  eine  Schicht  von  Wa.sser- 
dampf  gewährt  wird,  welche  bei  hoher  Tem- 
peratur des  Elektrolyts  eintritt.  Wenn  die 
Temperatur  jedoch  bis  10  • C.  herabsinkt, 
findet  eine  Absorption  von  CO,  .schnell  statt. 

Eine  der  Hauptverwendungen  der  Elek- 
trolyse des  Wassers  ist  die  Herstellung  des 
Wasserstoffs  für  Luftballons.  Für  militärische 
Zwecke  ist  es  wesentlich,  d.iss  das  Gas  an 
nähernd  rein  i.st,  um  die  Ballongrösse  zu 
reduzieren,  welche  nötig  ist.  um  ein  gegebenes 
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Gewicht  zu  heben  und  um  die  Anzahl  der 
nötigen  Gascylindcr  zum  Aufblähen  des 
Ballons  zu  vermindern.  Der  durch  die 
Wirkung  der  Schwefelsäure  auf  Eisen  er- 
haltene Wasserstoff  wiegt  fast  zweimal  mehr 
wie  reiner  Wasser.stotf,  bezw.  i6o  g per  cbm, 
statt  89  g;  elektrolytischer  Wasserstoff  kann 
in  gewöhnlichem  Betrieb  mit  107  g per  cbm 
erlangt  werden.  Um  Wasser  in  grosser 
Menge  zu  elektrolysieren  und  Strom  aus 
einer  entfernten  Wasserkraft  zu  entnehmen, 
ist  es  meist  nötig,  einen  Wechselstrom  in 
Gleich.strom  umzuwandeln,  Motor-Transfor- 
matoren sind  für  eine  elektrolytische  Gleich- 
stromanlagc  vorzuziehen,  weil  letztere  einen 
Strom  liefert,  dessen  Hauptspannung  von 
einer  Niederspannung  und  einer  Spannung 
über  die,  welche  gefährlich  ist,  abhängt.  Die 
niedrige  genügt  für  die  Elektrolyse  nicht; 
die  hohe  zerstört  die  richtige  Funktion  des 
zwischengeschalteten  I.eitungsdiaphragmas 
und  liefert  gemischte  Gase, 

lüs  giebt  zahlreiche  kleine  Apparate, 
welche  den  Betrieb  der  Anlage  glatt  und 
sicher  gestalten.  So  wird  das  spezifische 
Gewicht  des  Gases  durch  ein  von  Bassani 
erfundenes  Instrument  gemessen,  welches  aus 
einem  Gasometer  besteht,  der  das  Gas  bei 
einem  bestimmten  Druck  durch  eine  Normal- 
öftnung  liefert.  Der  Ausstriimungskonsum 
ist  proportional  der  Quadratwurzel  der  Dichte 
und  gestaltet  dadurch  eine  Mes.sung  der  Gas- 
eigenschaft, Der  Apparat  wird  durch  eine 
elektrische  Vorrichtung,  welche  die  Zeit  des 
Gasausflusses  registriert,  automatisch  gemacht. 
Die  Reinheit  des  W'asserstofi’s  wird  auch 
durch  Passieren  über  erhitzten  Platinschwamm 
reguliert,  welcher  eine  Explosion  verursacht, 
svenn  eine  bestimmte  Sauerstoffmenge  zu- 
gegen ist.  Wenn  besonders  reine  Gase 
verlangt  werden,  können  die  rohen  Produkte 
von  dem  Voltameter  durch  Hindurchgehen 
durch  eine  rotglühende  Röhre  und  Ronden 
sation  des  Wassers  aus  dem  Uebcrschuss 
O oder  H (wie  cs  der  Fall  sein  kann)  gereinigt 
werden. 

In  Rom  e,\isliert  eine  Fabrik  für  die 
Wasserelektrolyse,  welche  0,086  cbm  Wasser- 
stoff pro  PS-Stundc  herstcllcn  kann;  eine 
Fabrik  in  Brüssel  liefert  0,1 2 cbm  bei  der- 
selben Krafticistung,  ln  Rom,  wo  das  Kilo- 
wattjahr 96,60  F'r.  kostet,  ist  der  Preis  für 


I cbm  Wasserstoff  und  cbm  Sauerstoff 
20  C-,  wobei  Zinsen  und  Entwertung  der 
Anlage  gering  sind.  Die  Anlagckostcn  einer 
In,stallation  von  loo  PS,  welche  ihren  Strom 
aus  einer  Centrale  enthält,  sind  1 10000  Fr, 

Die  mögliche  Verwendung  der  Produkte 
der  Wasserelektrolyse  ist  zahlreich,  Be.son- 
ders  ist  sie  für  Knallgasgcbläse,  welche  jetzt 
verschicdentliche  industrielle  Anwendung 
linden,  gut  geeignet.  Das  autogene  Löten 
der  Elektroden  von  Akkumulatoren  und 
besonders  des  Bleies,  sowie  das  autogene 
Löten  des  Aluminiums,  welches  durch 
Verwendung  einer  grossen  Wasserstotf- 
menge  in  der  Gcbläsellammc  ausgeführt 
werden  kann , sind  als  Beispiele  anzu- 
führen, Es  ist  konstatiert  worden,  dass 
Aluminiumflächen  so  leicht  wie  gewöhnliche 
verzinnte  Massen  zusammengefugt  werden 
können,  Wasserröhrenkcssel  können  eben- 
falls durch  Knallgasgebläsc  ausgebessert 
werden,  und  Trolleydrähte  sind  gleichfalls 
durch  diese  Form  der  Lokalheizung  zu  be- 
handeln. F'ür  Militärballons  ist  elektrolyti- 
scher Wasserstoff  dringend  notwendig,  und 
der  chemische  Prozess  der  Gaserzeugung  ist 
für  diesen  Zweck  fast  als  veraltet  anzusehen. 
Der  einzige  Fehler  dieses  reinen  Wasserstoffs 
ist  seine  Geruchslosigkeit,  und  deshalb  zeigt 
er  keine  Leckage  an;  die  Hinzugabe  von 
Mercaptan  beseitigt  jedoch  diesen  Uebel- 
stand.  Die  Kosten  der  Oxyhydrogen- 
Belcuchtung  sind  gering  und  mit  andern 
Systemen,  welche  Pressgas  benutzen,  gut  zu 
rerglcichen.  Das  richtige  Hydrooxj’gen- 
Licht  kann  überall  benutzt  werden,  aber  die 
Verwendung  eines  zu  erhitzenden,  feuerfe.stcn 
Materials  ist  eine  Schwierigkeit;  Wasserstoff 
kann  unter  einem  Welsbacli-Mantel  ver- 
brannt werden;  Sauerstoff  kann  mit  Benzin 
vergast  und  in  einem  gewöhnlichen  kleinen 
Strahlbrenner  verbrannt  werden. 

Die  Benutzung  des  elektrolytischen 
Sauer-  und  Wasserstoffs  für  erhitze  Glasöfen 
verspricht  Ifrfolg;  denn  um  diese  hohen 
Wärmequellen,  welche  gewöhnlich  zu  kost- 
spielig sind,  beginnen  sich  mehrere  gewöhn- 
liche Heizsysteme  erfolgreich  zu  bewerben. 
Es  wird  sogar  behauptet,  dass  Calciumcarbid 
durch  Benutzung  von  Knallga.sgebla.sen  öko- 
nomisch hcrgestellt  werden  kann,  aber  hierzu 
sind  sicherlich  noch  viele  Versuche  nötig. 
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ÜBER  DAS  PRINZIP  DER  NATÜRLICHEN  ELEKTRISIERUNG. 

Von  Alax  Frank.  (Schloit.) 


lieber  die  Unterschiede  zwischen  der 
osmotischen  und  der  thermoeiektrischen 
Theorie  der  g:al vanlschen  Stromerzeugungr. 
(Elektrizithtserreg'ung’  durch  molekuiare 
Prozesse.) 


üa  einerseits  manche  I’unkte,  auf  welche 
die  Kon-sequcnzcn  des  I’rinzipes  einer  nega- 
tiven Ladung  aller  Körper  fuhren,  klarer 
hervortreten,  anderseits  aus  den  folgenden 
Hetrachtungen  auch  die  Notwendigkeit  hervor- 
geht, zu  unterscheiden  zwischen  Potentialen, 
die  nur  wahrend  der  Ruhe  bestehen,  und 
solchen,  die  nur  mit  der  Hewegung  von 
Elektrizität  oder  pondcrabicr  Materie  auf- 
treten,  so  sei,  ausser  dem  früher  schon  .An- 
geführten, noch  folgender  Vergleich  durch- 
gefuhrt  zwischen  unserem  Prinzip  und  dem 
von  Nernst  gegebenen  zur  Lösung  desselben 
Problems, 

Die  l->scheinungen  der  Elektrizitats- 
erregung  durch  molekulare  Prozesse  sind 
durch  Nernst  in  ein  System  gebracht 
worden,  in  welchem  <lie  wichtigste  und 
leitende  Idee  die  ist,  welche  sich  in  den 
HegrilT  elektrolytische  Lösungstension  oder 
«lonisierungsdruckt  verdichtet,  d.  h.  fort- 
gesetzte Elektrizitätserrcgung  durch  zwei 
Metalle  und  einen  Elektrolyten  ist  verbunden 
mit  fortgesetzter  Abgabe  des  einen  Stoffes 
in  Form  von  Ionen  in  einen  anderen  hinein. 
In  der  Ruhe  besteht  zwischen  jenen  zwei 
Metallen  und  dem  Elektrolyt  je  eine  Poten- 
tialdifferenz, die  auszudrucken  ist  durch 
P P 

K lg  ' bezw,  K lg  *,  falls  p der  osmotische 
^ P P 

Druck  des  gelösten  .Met.allcs,  P der  dem  ent- 
sprechenden Metall  im  homogenen  Zustand 
zukommende  Druck,  der  loiiisierungsdruck. 
Ausserdem  ist  K = RT,  worin  R die  Gas- 
konstante der  Hoylesschen  Formel,  T die 
.absolute  Temperatur. 

Die  Anhänger  dieses  Systems  glaubten 
dann,  dass  sich  auch  die  Reibungselektrizität 
ihren  Anschauungen  unterordnen  lasse. 
(Riecke,  Lehrbuch  der  Physik  II  S.  347). 
Seitdem  aber  meine  Abhandlung  das  thermo- 
clcktrostatischc  Potential  erschienen  ist, 
haben  sie  diesen  Standpunkt  verlassen 
(Coehn,  lieber  ein  allgemeines  (jesetz  der 
lUektrizitätserregung). 

Im  ptoleniäischen  Weltsystem  war  die 
leitende  Idee,  die  Erde  ruhe.  Die  Aufgabe 
der  Wissenschaft  war  es  dann,  die  wahr- 
genommenen llcwegungeii  ilcr  Sterne  mit 


diesem  Gedanken  in  Uebereinstimmung  zu 
bringen.  So  bei  Nernst  alles  mit  der 
p 

F'ormel  K lg  — . 

P 

Wir  d.agegen  fassen  als  fundamentale 
Erscheinung  den  Voltaschen  Fundamental- 
versuch  auf.  und  die  leitende  Idee  ist,  da.ss 
dieser  als  rein  thermoelektrisches  Phänomen 
zu  deuten  ist,  und  wir  sagen,  zwischen  zwei 
Metallen  sei  in  der  Ruhe  nicht  die  geringste 
Potcntialdifferenz  vorhanden,  sondern  nur 
eine  V'crschicdenheit  der  Ladung,  d.  h.  der 
elektrischen  Intensitäten  bei  gleichem 
Potential. 

Im  Nernst’schcn  System  ist  die  Energie 
chemische,  die  sich  in  elektrische  umsetzt, 
und  zwar  bleibt  der  Uebergang  der  beiden 
Energieformen  in  einander  unbegreiflich,  in 
unserem  Sy.stem  setzt  sich  thermische 
Energie  um,  indem  diese  sich  zuerst  Aethcr- 
druck  erzeugt,  der  die  Arbeit  leistet.  Nernst’s 
System  sucht  die  Erscheinungen  »elektro- 
chemisch; zu  beherrschen,  unseres  sic 
thermoelektrisch* . 

Der  Nernstsche  Druck  treibt  Ionen 
aus  dem  Metall  heraus,  der  unsrige  treibt 
den  Aether  von  einem  Metall  zum  andern. 

Nach  Nernst  müssen  die  Atome  aus 
einem  Körper  heraus,  nach  unserem  Prinzip 
müssen  sie  darin  bleiben,  damit  sie  elcktri- 
zitätserregend  wirken. 

Nach  Nernst  wäre  dessen  spezifischer 
Druck  P,  der  einem  Körper  als  Glied  eines 
Körperpaares  (Metall,  Elektrolyt)  zukommt, 
ein  Druck  ausgeiibt  von  ponderabler  Masse. 
Unser  Druck  ist  notwendig  Actherdruck, 
und  nur  als  solcher  bewirkt  er  elektrische 
Erscheinungen  (er  ist  direkt  einem  elek- 
trischen Potential  äc]uivalent).  Ein  Druck 
ponderabler  Masse  thäte  dies  nicht. 

Jedoch  schreiben  wir  einem  Körper 
nicht  einen  spezifischen  Druck  zu,  sondern 
ein  bestimmtes  Potential,  und  die  h'rage,  wie 
dieses  Potential,  das  wir  den  Körpern  zu- 
schreiben,  mechanisch  zu  deuten  sei,  ja,  ob 
dergleichen  überhaupt  möglich,  ob  es  ein 
mechanisches  .-\ei|uivalent  besitze,  also  ob 
ihm  eine  der  mechani.schen  Grö,ssen  Arbeit, 
(jeschwindigkeit,  Druck  etc.  äquivalent  sei, 
rangiert  erst  in  allerletzter  Reihe  der  hier 
zu  beantwortenden  Fragen.  Es  wäre  sogar 
ziemlich  nebensächlich,  ob  eine  derartige 
Relation  überhaupt  existiert;  ja,  mir  wäre 
es  sog.ir  lieber,  wenn  Potential  nicht  einem 
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Druck,  sondern  einer  anderen  Grösse,  z.  U. 
der  mittleren  Oscillationsgeschwindigkeit  der 
Moleküle  proportional  wäre;  auch  diese 
mechanische  Grösse  ist  unabhängig  von 
Form  und  Grösse  eines  Köri>ers  von  be- 
stimmter Temperatur  (und  für  denselben 
Körper  wäre  das  Quadrat  jener  Grösse  pro- 
portional der  absoluten  Temperatur),  aber 
die  genaue  Verfolgung  der  Sache  durch  die 
Logik  lehrt,  dass  dies  nicht  sein  kann,  leider, 
denn  dann  brauchte  ich  mich  nicht  nur  über 
diesen  Punkt,  sondern  wahrscheinlich  garnicht 
henimzustrcilen. 

Der  Sinn  der  Elektrisierung  wird  bei 
Nernst  nicht  von  der  Grösse  jenes  Druckes 
bestimmt,  also  nicht  eindeutig  durch  seine 
p 

Formel  K lg  , sondern  einerseits  von  der 
P 

chemischen  Natur  des  Stoffes,  in  welchem 
der  Druck  vorhanden  ist  und  von  der 
chemischen  Natur  des  Stoffes,  welcher  den 
ersten  begrenzt.  Der  Sinn  der  Elektrisierung 
wird  nämlich  bestimmt  von  dem  Ladungs- 
sinn postulierter  monopolarcr  Ionen,  welche 
das  Metalt  in  den  Elektrolyten  treiben  soll. 

Der  unsrige  Druck  bestimmt  dagegen 
stets  eindeutig  den  Sinn  der  Elektrisierung, 
insofern  als  ein  Körper  negativ  elektrisch 
erscheint  gegen  .seine  Umgebung,  wenn 
diese  einen  kleineren  Aetherdruck  als  er 
erzeugt.  Hier  liegen  die  unversöhnlichen 
Diskrepanzen  unserer  Prinzipien,  was  die 
qualitative  Seite  anbelangt  und  denjenigen 
Teil  der  quantitativen,  welche  sich  auf  den 
Sinn  der  Elektrisierung  bezieht. 

Die  Nernst’sche  Theorie  der  galva- 
nischen Stromerzeugung  soll  mit  dem 
2.  Hauptsatz  der  Thermodynamik  in  Ueber- 
cinstimmung  sein,  die  unsrige  ist  dies  auf 
keinen  Fall.  Es  ist  also  ganz  gleich,  ob 
monopolare  Jonen  den  Streitpunkt  bilden, 
oder  die  Druckgrösse,  oder  die  logarith- 
mische  Formel,  oder  der  Sinn  der  Klektri 
sierung,  hier  sagt  unsere  Theorie,  ohne  auf 


jede  Spezialität  einzugehen,  etwas  ganz 
anderes  au.s.  Dies  muss  man  aber  auch 
ohne  Theorie  schlie.ssen.  Denn  die  ab 
sorbierte  Peltier'.sche  Wärme,  welche  bei 
Anstellung  des  Volta'schen  Fundamental- 
versuches verschwindet,  bildet  ein  voll- 
ständiges Aequivalent  zu  der  entstehenden 
Energie  des  Voltastromes.  Würde  sich  also 
ausserdem  eine  noch  so  geringe  chemische 
Energie  in  elektrische  umsetz.cn  oder  über- 
haupt frei  werden,  so  könnte  diese  nicht 
mehr  im  Volt.astrom  als  elektrische  Energie 
auftreten,  sondern  müsste  notwendig  auf 
andere  Weise  zu  verschwinden  suchen. 

Was  die  absolute  Grösse  der  Potential- 
differenz  anbelangt,  so  wäre  unter  der  Vor- 
aussetzung, dass  bei  Aenderung  des  osmo- 
tischen Druckes  die  Kapazität  eles  Systems 
konstant  bliebe,  also  vor  allem  keine  Aende- 
rung der  paralysierenden  Schicht  einträte, 
die  zXenderung  der  Potentialdifferenz  nach 
unserem  Prinzip,  proportional  der  Aenderung 
des  Druckes  zu  setzen. 

Nernst  jedoch  behauptet  in  seinem 
Referat  über  Berührungselektrizität  (S.  VII), 
seine  Formel  habe  sich,  bei  daraufhin  ge- 
richteten Prüfungen  bewährt.  Wären  wirklich 
direkte  Messungen  gemacht  worden,  so  wäre 
selb.st  bei  annähernder  Ueberein.stimmung 
zwischen  den  Beobachtungen  und  der 
log.arithmischen  p'ormel  noch  folgendes  zu 
überlegen:  Sei  E das  mechanische  Kraft- 
äijuivalcnt  für  l Volt.  Der  Druck  im  Metall 
P,,  im  reinen  Lö.sungsmittcl  das  Elektro- 
lyten l’s,  und  wird  die  l’otentialdiffcrenz 
zwischen  Metall  und  FZlektrolyt  mit  P be- 
zeichnet, so  ist  also  nach  unserer  Theorie: 
P = P,  — P,;  es  sei  nun  in  einem  speziellen 
Fall 

1)  P = P.-P,  = E. 

ausserdem  möge  durch  Lösung  des  Stoffes, 
aus  welchem  die  Elektrode  besteht,  der  Druck 
p zu  P,  hinzukommen,  so  wird  also  bei 
unveränderlicher  Kapazität  des  Systems: 


I1)P  = P,  - (P.,  + py  = (P,  P, 


p = (E 


Dyn 

cm^ 


E-p 

!■; 


Volt. 


Nun  .seien  E und  p nicht  stark  von 
einander  verschieden.  Dann  kann  man,  da 
lg  (l  -}- .\)  für  Werte  von  x,  die  gegen  i 
sehr  klein  sind,  = x gesetzt  werden  kann, 
da  man  sich  dann  in  der  Reihenentwicklung 
des  zXusdruekes  auf  das  erste  Glied  be- 
schränken darf,  gewisse  Umformungen  vor- 


nehmen. Es  wird  dann 
verschieden  sein  von 


nicht  sehr 
und  dieses 


l> 


selbst  klein  gegen  i.  Dann  kann  man  es 
aber  nach  obiger  Bemerkung  angenähert 

setzen  = lg  -f- = lg also  be 


steht  folgende  Relation: 


P = (E-p) 


Dyn  h — p E .. 

- ■ = — V olt  ==  lg  \ olt 
cm’  h p 


Sei  nun  P (1-i  — p)  also 
P = + a 4-  (E  ~ p)  Dyn 
-f  a - j-  E p 

E 


Volt 
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und  setzen  wir 

P = + lg  X.  so  folgt: 

P = lg  ^ -Hg  X. 

Dies  giebt  je  nach  VV'alil  des  Vor- 
zeichens; 


III)  j = (I>  — p)  Dyn  = 

1" 

Da  lg  V'olt  nur  angenahert  den  Wert 

P — p Dyn  wiedergiebt,  so  entsteht  die  Frage, 
wo  liegen  die  Giltigkeitsgrenzen.  Nähert 
sich  p einem  so  kleinen  Wert,  so  liefert  die 
logarithmische  Formel  z = >o,  während  doch 
wirklich  ein  endlicher  Grenzwert  sich  heraus- 
stcllcn  muss.  Dagegen  könnte  .sich  die 
logarithmische  P'ormel  bei  kleinen  Potential- 
dilferenzen,  wo  also  P — p klein  ist.  ganz  gut 
bewähren.  Man  sieht  auch  aus  s = P — p, 
dass  sich  bei  N'ergrösserung  von  p das  Vor- 
zeichen von  5 umkehren  kann.  Nach  Nernst 
sollte  jedoch  die  Umkehrung  dadurch  be- 
wirkt werden,  dass  nun  der  Klektrolyt  Ionen, 
und  zwar  gerade  -f-  Ionen,  in  das  Metall  zu 
treiben  beginnt,  was  offenbar  eine  geheimnis- 
volle Wecliselbeziehung  zwischen  Metall  und 
Elektrolyt  wäre.  Jedoch  gilt  für  starke  Ver- 
grösserung  von  p die  P'ormel  P— p nicht 
mehr,  aber  nicht  aus  mathematischen,  son- 
dern physikalischen  Gründen,  weil  eben  der 
osmotische  Druck  (cingeprägtes  Potential) 
nicht  proportional  der  Konzentration  wächst, 
sondern  stärker;  auch  hängt  p von  den 
Dimensionen  der  Moleküle  ab,  nicht  von  der 
Konzentration  allein.  — Weiterhin  ist  nach 
unserem  Prinzip  für  die  Erzeugung  des 
Stromes  in  dem  Mechanismus  der  fort- 
gesetzten Stromerzeugung  die  weitaus  wich- 
tigste Voraussetzung,  dass  eine  Ventilwirkung 
stattfindet.  Auch  .Maxwell  war  sich  voll- 
ständig klar,  dass  zur  Erzeugung  eines  ein- 
seitig  gerichteten  Stromes  etwas  derartiges 
nötig  sei,  aber  bei  den  anderen  Theoretikern 
über  Stromerzeugung  findet  sich  von  ihr  und 
ihrer  Bedeutung  nicht  die  Spur  einer  Ahnung. 
Der  elektri.sche  Uebergang  zwischen  Metall 
und  Elektrolyt  findet  also  nur  disconti- 
nuierlich  statt.  Nach  Nernst  continuicriich. 

Nach  unserer  Theorie  tritt  zuerst  ein 
Strom,  dann  ein  chemischer  Prozess  (Elektro- 
lyse) im  galvanischen  Elemente  auf,  genau 
wie  nach  der  älteren  Kontakttheorie.  Wäh- 
rend aber  die  letztere  weder  die  Ursache 
des  primären  Stromes,  noch  die  Energie 
angeben  konnte,  welche  infolgedessen  irgend- 


a) P = lg 
(Ex)  bezw.  j 


wäre  dann  das,  was  Nernst 


.als  Liisungstension  interpretiert  hat. 

Die  allgemeine  Form  für  die  angenäherte 
Beziehung,  welche  für  die  Potentialdifferenz 
gilt,  ist  also: 


Volt  = lg  — Volt. 
P 


wo  verschwinden  muss,  kann  es  die  thermo- 
elektrische Theorie  der  Kontakteicktrizität. 
Nach  der  chemischen  Theorie,  wozu  auch 
die  Ncrnst’sche  gehört,  tritt  zuerst  che- 
mische Veränderung,  dann  eim  Strom  ein. 

Die  chemi.sche  Theorie  der  Strom- 
erzeugung kann  sich  von  der  W'ärme  sich 
erwärmender  Elemente  schlecht  Rcchenschäft 
geben,  indem  sie  nicht  angeben  kann,  warum 
der  freiwerdende  Bruchteil  der  Energie  sich 
nicht  in  elektrische  umsetzen  kann  und  warum 
er,  der  doch  schon  chemische  Energie  ge- 
wesen sein  soll,  gerade  in  kalorische  sich 
verwandelt.  Warum  spielt  bei  dieser  Energie- 
verwandlung gerade  die  absolute  Temperatur 
eine  Rolle.*  Nach  unserer  Theorie  ist  dies 
sehr  einfach.  Weil  man  cs  nämlich  nur  mit 
kalorischen  Vorgängen  zu  thun  hat,  und  wo 
die  absolute  Temperatur  eine  Rolle  spielt, 
spielt  die  lebendige  Kraft  der  bewegten 
Moleküle  eine  Rolle.  Dies  ist  eine  Erkennt- 
nis, welche  schon  aus  der  allgemeinen  An- 
sicht fliesst,  dass  Wärme  eine  Bewegung  ist. 
Warum  sollte  die  absolute  Temperatur  ge- 
rade bei  der  chemischen  Energie  eine  Rolle 
.spielen,  nicht  bei  der  optischen,  elektrischen, 
mechanischen,  akustischen?  Warum  soll  ge- 
rade chemische  Energie  beim  V'olta'schen 
Fundamcntalversuch  verschwinden  müssen 
und  nicht  mit  demselben  Recht  mechanische, 
optische  etc.? 

Nach  Nernst  ist  nur  elektrolytische 
Lösung  massgebend;  es  könnte  also  die 
Lösung,  solange  sic  nicht  elcktrizitätscrregend 
wirkt,  das  »Molekularphänomen«,  unter 
Wärmeabsorption  vor  sich  gehen,  und  das 
schadete  auch  dem  »lonenphänomen«,  dem 
Lösungsvorgang  unter  Elektrizitatsentvvickluiig 
weiter  nichts,  hatte  für  die  Nernst 'sehe 
Theorie  weiter  keine  Bedeutung.  Da  aber 
ein  solcher  Fall  dem  Prinzip  der  Erhaltung 
der  Energie  widerspräche,  so  muss  sie  weiter 
schliessen,  dass  sich  nur  solche  Elektroden 
elektrolytisch  lösen,  bei  denen  der  ohne 
Elektrizitätserrcgung  sich  abspielende  paral- 
lele Vorgang  gleichzeitig  mit  Wärmcentwick- 
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lung  stattfindet,  um  die  Knergic  zu  erhalten, 
die  im  andern  Falle  den  Strom  giebt. 

Nach  Nernst  stammen  die  Ladungen 
beim  Fundamentalversuch  von  Ionen  her. 
Nach  uns  spielen  Ionen  dabei  überhaupt 
keine  Rolle,  sondern  die  Ladungen  sind 
Drucke  bezw,  Spannungen  im  Aether. 

Nach  Nernst  müssen  dann  überhaupt 
alle  elektrischen  Ladungen  loncnladungen 
sein,  und  wo  man  winzige  Klektrizitatsmengcn 
auf  grossen  Flächen  verteilt  findet,  mü.ssten 
die  Ionen  ihre  Dimensionen  ins  Ungeheure 
vergrössert  haben. 

Man  sieht,  dass  für  alle  die  angeführten 
Erscheinungen  einerseits  die  Nernst'sche 
Theorie  keine  Rechenschaft  ablegen  kann, 
und  sich  anderseits  Schwierigkeiten  auf- 
türmen, von  denen  nicht  abzuschen  ist,  wie 
sie  zu  losen  sind.  Sie  leitet  also  nicht  cin- 
njpl  zu  neuen,  experimentell  angreifbaren 
Fragen,  sondern  müs.ste  dies  alles  der  Wissen- 
schaft der  Zukuntt  überlassen. 

Mit  dem  lonisierungsdruck  ist  also  das 
Problem  nicht  gelöst.  Ich  wähle  den  Aus- 
druck lonisierungsdruck  um  so  lieber,  als 
man  auch  von  einer  ionisierenden  Kraft  des 
Lichtes  spricht,  welcher  Ausdruck  nichts 
weniger  zur  Erhellung  noch  dunkler  Vor- 
gänge beiträgt,  als  obiger,  und  gerade  wie 
dieser  eher  geeignet  ist,  das  Denken  einzu- 
schlafern  als  anzuregen.  Denn  er  ist  eine 
ebenso  dunkle  Qualität,  wie  cs  sind  horror 
vacui,  fernewirkende  Anziehungskralt,  Phlo- 
giston,  Lichtteilchen,  elektrisches  Teilchen, 
Elektron  etc.  Solche  dunkle  Qualitäten  sind 
für  die  Naturwissenschaft  dasselbe,  was 
Sagen  und  Mythen  für  die  historischen 
Wissenschaften  sind. 

Wie  schwierig  überhaupt  das  Problem 
ist,  das  durch  den  Volta'schen  Fandamental- 
versuch gegeben  ist,  geht  deutlich  hervor 
aus  den  Erörterungen  von  Lord  Kelvin 
über  Kontaktelektrizität  (W  i e d e m a n n, 
Annalen,  Beiblätter  1899,  No.  6).  Wäre  das 
Problem  durch  Nernst  gelüst,  so  würde 
sich  ein  so  einsichtsvoller  Mensch  wie  Lord 
Kelvin  sicherlich  nicht  in  solch  problema- 
tischen Gedanken  ergehen.  Der  fundamen- 
tale Gedanke,  dass  zwischen  zwei  in  Be- 
rührung stehenden  Metallen  weder  an  der 
Kontaktstelle  noch  an  der  Grenze  Metall, 
Luft  irgend  ein  Potenti.alsprung  besteht, 
worauf  ich  das  grösste  Gewicht  lege,  c.xisliert 
für  Lord  Kelvin  gar  nicht. 

W'as  der  Luftwiderstand  gegen  die  Er- 
kenntnis der  Gesetze  des  freien  Falles  ge- 
than,  das  haben  die  Oberflachenschichten 
gegen  die  Erkenntnis  der  Gesetze  des  Funda- 
mentalversuches  gethan.  Dort  wie  hier 


konnten  die  Gesetze  nicht  studiert  werden 
an  den  gegebenen  Erscheinungen,  denn  sie 
waren  zu  verwickelt.  Birst  mussten  Ab 
straktionen,  wie  der  Trägheitsbegriff  dort, 
eingeprägtes  Potential  hier,  gebildet  und 
mittels  dieser  aus  dem  Gewirre  der  Erschei- 
nungen die  wissenschaftlich  bedeutsamsten 
herausgelöst  werden. 

Dagegen  ist  es  das  Verdienst  von 
Nernst,  dass  es  ihm  nicht  entgangen  ist, 
dass  man  durch  Hinzufügung  eines  Gliedes, 
an  das  von  ihm  entdeckte,  die  Diffusion 
regelnde  Potential  zu  dem  von  Helmholtz 
hergeleiteten  Ausdruck  der  Potentialdifferenz 
für  Flüssigkeitsketten  kommt  (alles  auf  ver- 
dünnte Lösungen  bezogen).  Ob  dieses  Glied 
durch  Probieren  gefunden  oder  durch  phy- 
.sikalisch  angehauchte  Ueberlegungen,  ist  hier 
zw-ar  nicht  Nebensache,  sondern  vielmehr 
sehr  wichtig,  aber  soviel  ist  gewiss,  dass 
einen  .strengen  Denker  die  Nernst'sche  Zu- 
gabe an  physikalischen  Ueberlegungen  zu 
jenem  Glied  kaum  befriedigen  dürfte,  und 
dass  von  unserem  Standpunkt  aus,  und  nach 
unserer  .Ansicht  der  Sachlage  sich  die 
Nernst'sche  Formel  auch  nur  haltb.ar  er- 
weist, solange  die  Helmhol tz'sche  Formel 
nicht  zusammenfailt.  Diese  gründet  sich 
nun  auf  das  Carnot-Clausius'schc  Prinzip. 
Dieses  ist  nun  nicht  allgemein  gütig,  und 
ob  cs  für  den  vorliegenden  Fall  giltig  ist. 
w.ar  zu  der  Zeit,  als  1 lelmholtz  jene  Formel 
herlcitete,  noch  zweifelhaft,  und  dessen  war 
sich  Helmholtz  bewu.sst.  Denn  er  hat 
in  der  That  jene  P'ormel  nicht  deswegen 
aufgestellt,  um  etwa  vielleicht  das  berühmte 
sVolta’sche  Probleme  in  einem  .speziellen 
Falle  zu  lo.scn,  sondern  »um  seine  thermo- 
dynamischen Theoreme  zu  prüfen  . 


Ich  lege  Gewicht  auf  diese  Thatsachen, 
denn  daraus  geht  hervor,  dass  die  bewegende 
Idee,  welche  zur  Aufstellung  der  Nernst- 
schen Formel  führte,  von  Helmholtz  her- 
.staninit,  und  die  Helmholtz'schen  Entwick- 
lungen bilden  wohl  auch  das  Rückgrat  für 
den  Glauben,  dass  jene  Formel  auch  für 
den  statischen  Zustand  gelte. 


Dies  i.st  nun  nicht  der  Fall.  Nernst 
hat  sich  also  in  Bezug  auf  die  Bedeutung 
des  genannten  Gliedes  geirrt.  Die  Formel 


KT  lg 


P 

P 


führte  denn  auch, 


auf  h'älle  ange- 


wandt, die  nicht  mehr  in  ihrem  Giltigkeits- 
bereich liegen,  ebenso  wie  das  Poynting- 
sche Theorem,  das  Carnot-Clausius’.sche 
Prinzip  zu  unrichtigen  Folgcnmgen.  Nicht 
mehr  in  ihrem  Giltigkeitsbereich  liegt  eben 
der  statische  Zustand,  der  Fall,  wo  eine 
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rolentialdiffcrenz  ohne  Bewegung  von  Ionen 
rein  statisch,  aufrecht  erhalten  sich  vorfindet. 
Sie  weckte  offenbar  zuerst  das  Bedürfnis  nach 
anschaulicher  Klarlegung  der  physikalischen 
Verhältnisse,  die  ihr  zugrunde  liegen  sollten, 
und  da  man  bis  auf  meine  Abhandlung; 
>Uas  thermoelektrische  Potential«,  einen 
Potentialwcrt  wie  eine  Energiegrösse  be- 
trachtete. dem  eine  lokalisierte  Energie  ent- 
spräche, so  glaubte  man  von  einem  «Sitz 
der  elektromotorischen  Kräfte  sprechen  zu 
können.  Da  ausserdem  die  Herstellung 
jener  Differenz,  welche  an  der  Grenze  Metall, 
Elektrolyt  ihren  »Sitz«  haben  sollte,  mit  einer 
Ortsveränderung  der  Materie  stets  verknüpft 
sein  sollte,  .so  musste  die  Herstellung  der 
Potentialdifferenz  notwendig  dadurch  bedingt 
sein;  .also  der  Energieunterschied  erzeugt 
durch  die  Ortsveränderung  der  Atome.  Es 
musste  daher  mit  dieser  Energie  wandern,- 
und  da  die  Atome  unzerstörbar  sein  mussten, 
so  konnte  mah  sie  als  Knoten  in  der  Energie ') 
bezeichnen.  Damit  konnte  d.ann  die  Potential- 
differenz  an  der  (irenze  nicht  nur  formal, 
sondern  auch  begrifflich  beherrscht  werden. 
Zwei  falschen  Meinungen  verdankt  dieser 
Begriff  also  seine  Geburt, 

1 . dass  jener  Ausdruck  für  den  .stati- 
schen Zustand  gelte, 

2.  dass  Potentialdifferenz  = Differenz 
zweier  lokalisierten  Energiemengen 
gesetzt  werden  kann. 

Damit  aber  glaubte  man  das  V'olta- 
sche  l’roblem  gelöst  und  den  »wissen.schaft- 
liehen  Materialismus  überwunden  zu  haben, 
denn  obige  Formel  hielt  man  für  »die  Zauber- 
formel, die  alles  zu  beherrschen  gestattet«. 

Ich  halte  dafür,  dass  diese  Energieknoten 
cs  waren,  die  Ostwald  zu  der  entschiedenen 
Stellungnahme  veranlassten,  inbezug  auf  die 
Realität  dessen,  was  mit  dem  Begriff  Energie 
gemeint  ist.  Die  Energieknoten  erklärten 
dann  die  »innere  Energie  eines  Körpers« 
und  die  bewegten  Atome  fielen  weg.  VV'as 
Bewegung  ist,  bliebe  unerklärt,  es  hatte 
keinen  Sinn,  sie  begreifen  zu  wollen,  cs 
hätte  überhaupt  keinen  Sinn,  nach  dem 
»Wesen  dcrEnergicvcrwandlungen«  zu  fr.agen, 
ebensowenig  als  es  z.  B.  einen  Sinn  hat,  nach 
dem  Wesen  der  Verwandlung  einer  Form 
eines  I.elimklotzes  in  eine  andere,  die  man 
ihm  giebt,  z.  B.  Ou-ader  in  Kugel,  ivbenso 
.sollte  cs  mit  den  Energieformen  sein.  z.  H. 

*)  Ur.  Robert  Rauli,  Der  erste  and  rweite 
llaaptsat/  der  mcchimischcu  Würtnelheoric  und  der 
VorgaoL'  der  Ldsudg;.  Kine  energetische  Theorie  des 
rhemiseben  Moleküls.  Iterlin  1896,  M.  Krayn.  S.  5 
un<l  S.  i,v 


mit  der  Verwandlung  der  Wärme  in  Elektri- 
zität. 

Diese  Meinung  von  der  Realität  der 
Energie,  die  man  mehrfach  antrifft,  bietet 
gleichzeitig  Gelegenheit,  auf  einen  allgemein 
verbreiteten  falschen  Schluss  aus  dem  Prinzip 
von  der  Erhaltung  der  Energie  hinzuweisen. 
Man  glaubt  nämlich,  cs  besage  auch  eine 
Konstanz  der  Energie  der  Zeit  nach.  Dies 
ist  jedoch  nicht  darin  enthalten.  F^s  besagt 
nur,  dass  man  bei  jedem  Prozess  an  einer 
Energieart  soviel  gewinnt,  als  man  an  der 
anderen  verliert,  es  behauptet  also  nur  die 
konstante  Aequivalenz.  Es  ist  ähnlich  wie 
bei  kommunizierenden  Röhren,  die  sich  in 
einem  unendlich  ausgedehnten  Flüssigkeits- 
meere befinden.  Soviel  Flüssigkeit  m.an  aus 
dem  einen  Schenkel  hcrauspresst,  soviel 
steigt  in  dem  anderen  mehr  an.  Man  könnte 
also  gerade  so  gut  auch  sagen,  die  Energie 
ist  inkompressibcl,  • als  wie  wenn  man  ihr 
Realität  zuschreibt.  Und  wie  aus  dem  V’er- 
such  mit  den  kommunizierenden  Röhren 
nicht  folgt,  dass  der  Wassergehalt  des  ganzen 
Meeres  konstant  sein  müsse,  so  folgt  aus 
dem  Prinzip  von  der  konstanten  Aequivalenz 
nicht  diö  Konstanz  der  gesamten  Energie 
der  Welt. 

Nehmen  wir  einmal  an,  es  gebe  »eigent- 
lich« nur  eine  Energie,  welche  verschiedene 
»F'ormen«  besitzen  kann,  so  kann  sich  die 
gesamte  Energie  wohl  vermehren,  aber  hat 
sich  in  einem  gegebenen  F'all  die  eine  F'orm 
vermehrt,  so  auch  diejenige  andere,  in  welche 
man  sie  etwa  überführt,  der  Actiuivalenz- 
wert  aber  bleibt  derselbe.  .-Xiigenommen, 
»die«  Energie  wäre  bewegter  .Aether,  so 
kann  sich  dessen  Geschwindigkeit  vermehren 
und  damit  die  Energie  der  Welt,  .aber  die 
konstante  Aequivalenz  bleibt.  Fis  wäre  also 
besser,  zu  sagen,  Prinzip  von  der  Aequi- 
valenz der  verschiedenen  .\gentien  der  Natur. 
Dieser  Ausdruck  allein  entspricht  den  ex- 
perimentell veranschaulichbaren  Verhältnissen, 
und  dieser  Ausdruck  ist  auch  weiter  gefasst, 
er  lässt  eine  Inkonstanz  der  Energie  mit  der 
Zeit  zu.  Dagegen  enthält  der  Satz  von  der 
Konstanz  der  Energie  implicite  die  Idee  der 
Konstanz  mit  der  Zeit,  er  sagt  also  mehr, 
als  bis  jetzt  erfahren  werden  konnte. 

Angenommen,  A und  B sind  äquivalent 
und  sei  aus  irgend  einem.  Grunde  möglich, 
dass  beide  einen  F'aktor  X besitzen,  wodurch 
eine  gewisse  Eigenschaft  der  Fmergieform 
bestimmt  sei,  welche  Eigenschaft  für  alle 
Energieformen  mit  dem  X - Massstab  ge 
messen  werden  könnte.  Das  Spezifische  der 
betreffenden  Energieform  sei  aber  der  Grösse 
nach  bei  A durch  .-\.  bei  B durch  B,  be- 
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zeichnet,  so  dass  A = /.,  A, ; B = B,.  Sei 

dann  X,  A,=X,Bj  für  alle  Zeiten  gütig. 
Wären  nun  A,  und  Bj  selbst  konstant,  dann 

wäre  auch  f'  konstant  für  alle  Zeiten  und 

somit  für  da.s  gegebene  Knergiepaar.  Das 
Prinzip  von  der  Konstanz  der  ICnergie  be- 
hauptet A,  konstant  für  alle  Zeiten,  wahrend 
man  doch  nur  behaupten  kann  X,  A|  = X,  Bj 
für  alle  Zeiten.  Angenommen  Bi  = |iA,,  so 
ist  (1  das  Aequivalent  für  die  lünheit  der 
Energieform  für  diejenige  der  Energieform 
B.  Man  hat  es  stets  mit  X A zu  thun.  X hat 
für  alle  Energieen  denselben  Wert  und  unter- 
liegt denselben  Veränderungen.  Die  Ener- 
gieen A sollen  sich  nach  Ostwald  in  zwei 
Faktoren  zerlegen  lassen.  Sie  würden  sich 
hiernach  sogar  in  drei  Faktoren  zerlegen 
lassen.  Wir  kämen  auf  diese  Weise  viel- 
leicht zu  einem  Prinzip  der  Eintropievcrnieh- 
rung  dritter  Art,  indem  man  ein  Analogon 
zum  Verhalten  der  Materie  hätte:  Bei  ge- 
k wissen  Untersuchungen  kann  man  sie  als 
' konstant  betrachten,  solange  man  zeitliche 
Verhältnisse  nicht  in  Betracht  zieht,  z.  B.  bei 
Kreisprozessen,  die  sich  über  keine  langen 
Zeiträume  ausdehnen.  Bei  der  Materie,  diese 
als  Konglomerat  von  Wirbelatomen  auf- 
gefasst,  wüsste  man  aber  den  Grund  jener 
Inkonstanz;  er  läge  in  der  Reibung  des 
Aethers.  Aber  wie  sich  die  V'eränderung 
des  X denken  lässt  bei  der  Energie,  ist  gar 
nicht  einzusehen.  Wenden  wir  obige  Schreib- 
weise auf  den  F'all  der  Materie  an.  m,  und 
m.,  .seien  zwei  qualitativ  verschiedene  Massen, 


wobei  m,  = X,  a 

nij  = >.3  b. 

Für  immer  könnte  dann  auf  der  Wage 
sein:  X,  a = ),,  b. 

Es  könnten  weiter  a und  b konstant 
sein  (z.  B.  Volumen  des  Wirbelringes),  dann 

ist  auch  ~ = konstant,  aber  doch  nicht 

(X,  a)! 

Sind  also  zwei  Energiemengen  A und 
B äquivalent,  so  ist  nach  den  gewöhnlichen 
jetzigen  Anschauungen  zu  setzen  A=r,B,  wo  t, 
das  Aequivalent  der  Einheit  der  einen  Energie 
für  die  andere  ist.  Die  Gleichung  würde 
aber  nach  dem  Prinzip  von  der  Konstanz 
der  Energie  sagen  A = konstant  für  alle 
Zeiten.  Dies  i.st  nicht  bewiesen. 

Allgemein  wäre  zu  setzen  »j  A = X (r,  B), 
wo  X beliebige  zeitliche  Veränderungen  er- 
fahren kann,  und  dieses  würde  man  niemals 
bemerken,  wenn  für  alle  Energieen  oder 
Systeme  X denselben  Wert  hat,  derselben 
F'unktion  in  der  Veränderung  folgt.  Es 
wäre  dies  etwas  wie  eine  prästabilierte  Har- 
monie zwischen  den  verschiedenen  Energieen. 
Diese  Betrachtungen  wären,  wie  die  meta- 
mathematischen,  nur  dazu  da,  begreiflich  zu 
machen,  wie  das  Prinzip  von  der  Konstanz 
der  Energie  ein  Spezialfall  eines  allgemeineren 
sein  könnte.  Gäbe  es  eine  F-nergie,  für 
welche  X nicht  nur  den  gleichen  zeitlichen 
Veränderungen  unterliegt,  sondern  für  welche 
X sich  beliebig  vor-  und  rückwärts  verändern 
kann,  so  machte  diese  eine  Ausnahme. 


ZUR  THEORIE  DER  ELEKTROLYSE. 

\ on  /)r.  Guslav  Pla/ner. 


ln  der  genauem  Beschreibung  seiner 
Gasketten,  welche  im  Jahre  1843  erschien, 
.sagt  Grove  an  einer  Stelle:  »ICs  ist  in- 
des.sen  ein  seltsamer  Umstand,  der  einiger 
Beachtung  wert  ist,  dass alle  physi- 

kalischen Hypothesen  die  natürlichen  Vor- 
gänge als  Wirkungen  von  Materie  und  Be- 
wegung darstcllen.  Diese  beiden  scheinen 
die  ausgezeichnetsten,  wenn  nicht  die  ein- 
zigen Vorstellungen  des  Geistes  bezüglich 
der  Naturerscheinungen  zu  sein,  und  wenn 
wir  versuchen,  Zustände  der  Materie  zu  er- 
klären oder  zu  verstehen,  welche  nicht  offen- 
bare Bewegungen  sind,  so  reduzieren  wir 


sie  theoretisch  oder  hypothetisch  auf  solche: 
Die  Sinne  empfinden  die  verschiedenen 
Wirkungen  von  Schall,  Licht,  Wärme, 
Elektrizität  u.  s.  w.  Der  Geist  scheint  aber 
nur  fähig  zu  sein,  sie  blos  als  Arten  der 
Bewegung  zu  begreifen.  Ist  dies  nicht  ein 
Argument  dafür,  dass  .alle  physikalischen 
Wirkungen  auf  diese  Begriffselcmente  zu- 
rückzufuhren  sind.^c  Es  .stände  be.sser  um 
die  theoretische  Begründung  der  Füektrolyse, 
wenn  diese,  auch  von  anderen  Seiten  (u.  a. 
Wiedemann)  oft  genug  geltend  gem.ichtcn 
Gesichtspunkte  etwas  mehr  Beachtung  ge- 
funden hätten. 
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Heziiglich  der  Rolle,  welche  die  Metalle 
in  den  galvanischen  Idemcnten  spielen,  hisst 
sich  folgende  Reihe  aufstellen;  K,  Na,  Ba, 
Sr;  Ca,  Mg,  AI,  Mn.  Zn.  Cd,  Ke.  TI,  Co, 
Ni,  Sn,  Pb,  .H«,  Cu,  As,  Bi.  Sb.  Hg,  Ag, 
(Pd.  Pt.  Au).  In  dieser  Reihe  markiert  der 
Wasserstoff  den  Nullpunkt.  Sie  besagt,  dass 
sämtliche  vor  H stehenden  Klemente  das 
Wasser  an  sich  zu  zersetzen  vermögen  und 
daher,  wie  man  zu  sagen  |)flegt,  eine  negative 
l.adung.  d.  h.  Steigerung  des  Potentials,  bei 
Kinwirkung  desselben  annehmen;  die  hinter 
>H«  .stehenden  können  d.agegen  Wa.sser 
nur  bei  Kncrgiczuluhr  zerlegen  und  nehmen 
daher  in  diesem  Kalle  eine  positive  l.adung 
an,  d.  h.,  ihr  natürliches  Potential  nimmt 
ab  durch  die  zu  diesem  Zweck  stattfindende 
Knergicabgabe.  Man  kann  im  letzteren 
Kalle  die  Bildung  von  Hydroxyd  auch  ohne 
Gegenwart  von  Sauerstoff,  wenn  auch  nur 
spurenweise,  meist  mit  Sicherheit  nach- 
weisen.  Die  eintretendc  Verminderung  des 
Potentials  wird,  sobald  sie  einen  bestimmten 
Grad  erreicht  hat,  von  selbst  das  weitere 
Kortschrciten  dieses  chemischen  Prozesses 
verhindern  Ob  schon  die  bio.sse  Tendenz 
zu  einem  solchen  Potentialdifferenzen  be- 
dingt, bleibt  fraglich. 

Von  irgend  einem  Gegensatz  zwischen 
positiver  und  negativer  Elektrizität  kann  da- 
her keine  Rede  sein.  Sie  sind  ebenso  wie 
Kälte  und  Wärme  nur  graduell  verschieden. 
Der  Nullpunkt  wird  durch  das  Potential  der 
Erde  gegeben,  i.st  also  ein  künstlicher.  Dies 
ist  der  .Standpunkt,  zu  welchem  eine  ob- 
jektive Betrachtung  der  Energicverhältnisse 
führt  und  wie  ihn  ähnlich  auch  M.  Krank 
in  seinen  Abhandlungen  vertritt.  Es  giebt 
nur  eine  Elektrizität,  das  ist  die  negative. 
Zu  dieser  Ueberzeugung  haben  auch  die 
Physiker,  wenigstens  zum  Teil,  wie  unter 
anderen  Lord  Kelvin,  sich  schon  durchge- 
rungen, Das  Prinzip,  dass  eine  positve 
l.adung,  also  eine  Abnahme  des  Potentials, 
mit  Prozessen  zusammenhängt,  welche  einen 
Energieverbrauch  bedingen,  dürfte  allgemeine 
Giltigkeit  haben. 

Die  obige  Reihe  der  Metalle  stimmt 
mit  der  kürzlich  von  Nernst  aufgestellten 
uberein  und  ist  für  das  offene  Element 
auch  als  zutreffend  zu  erachten.  Kür  das 
geschlossene  Element  hingegen  hat  sie,  wie 
nicht  genug  betont  werden  kann,  eine  ganz 
andere  Bedeutung,  ln  diesem  findet  an  der 
Kathode  keine  Bildung  von  Met.allhydroxyd 
mehr  statt,  sondern  genau  des  Gegenteil, 
nämlich  eine  Zersetzung  von  solchem  mit 
entsprechender  Metallabscheidung.  ICs  wird 
nämlich  die  an  der  .Anode  durch  Metallauf- 


lösung gewonnene  Energie  durch  den 
Schliessungsbogen  der  Kathode  zugeführt, 
um  hier  die  entsprechende  .-Arbeit  zu  leisten. 
Damit  ist  auch  das  offene  I^lement  gegen- 
über dem  geschlossenen  genügend  gekenn- 
zeichnet. 

ICin  weiteres  wichtiges  Problem,  welches 
noch  erörtert  werden  muss,  betrifft  die  Leit 
fahigkeit  der  Elektrolytc  und  besonders 
deren  Abhängigkeit  von  der  Konzentration 
der  Losungen.  Man  findet  in  der  Gc.schichtc 
der  Wissenschaft  immer  und  immer  wieder 
Beispiele  dafür,  d.ass  von  den  Korschern 
eine  Unsumme  von  Zeit  und  Muhe  der 
Lösung  von  Kragen  geopfert  wird,  wo  man 
sich  bei  ruhiger  Uebcrlcgung  hatte  sagen 
mnssen,  dass  die  dazu  unbedingt  nötigen 
.Mittel  und  Kenntnisse  gar  nicht  vorhanden 
waren.  Auch  für  Hypothesen  muss  immer 
wenigstens  eine  genügende  Ba.sis  da  sein, 
sonst  führen  sie  regelmässig  auf  Irrwege, 
und  was  man  schon  als  gesicherten  Besitz 
ansah,  zerrinnt  schliesslich  wie  eine  »Kata 
morgana«. 

Wenn  wir  eine  genaue  Kenntnis  des 
Kräftespicls  zwischen  den  .Atomen  bezw. 
Molekülen,  besonders  bei  den  chemischen 
Prozessen,  hätten,  wäre  es  ein  leichtes,  auch 
die  Konstitution  der  Elektrolytc  aufzuklären- 
Da  man  aber  hier  erst  in  den  ersten  An- 
fängen sich  befindet, somussman sich  vorläufig 
damit  begniigcn,  eine  Anzahl  allgemeiner 
Gesichtspunkte  zu  gewinnen.  Diesen  sichern 
Gang  hatte  denn  auch  die  Korschung  im 
allgemeinen  innegehalten  bis  zur  .Aufstellung 
der  Theorie  der  freien,  geladenen  Ionen. 
Es  hatte  sich  herausgeslellt,  d.ass  hei  der 
Leitung  bezw.  Elektrolyse  sich  nur  ein  be- 
stimmter Teil  des  gelösten  Stoffes  respektive 
Lösungsmittels  aktiv  beteiligt.  Kür  diesen 
aktiven  Teil  wurde  ein  bestimmter  Koeffizient 
1 oder  i in  die  Kormeln  eingefuhrt.  und  die 
Sache  war  damit  formal  erledigt.  Es  ergab 
sich  ferner  eine  mehr  oder  weniger  .ausge- 
dehnte Uebereinstimmung  der  gefundenen 
Werte  für  die  Leitfähigkeit  mit  der  chemi- 
schen Aktivität,  ausserdem  aber  auch  noch 
mit  gewissen  physikalischen  Daten  wie 
osmotischer  Arbeit,Gcfricrpunktscrniedrigung, 
Siedepunktserhöhung.  Indessen  hätten  die 
teilweise  doch  recht  erheblichen  Abweichungen 
.schon  davor  w.arnen  müssen,  für  alle  diese 
Vorgänge  nun  ohne  weiteres  nur  eine  einzige 
Ursache  zur  Erklärung  heranzuzichen. 

Ein  zweiter,  noch  schwerer  wiegender 
Kehler  war  der,  dass  man  nur  dem  gelösten 
-Stoffe  eine  aktive  Rolle  zuwies  und  das 
Lösungsmittel  als  indifferent  betrachtete,  um 
dann  doch  schliesslich,  sich  dem  Zwange 
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der  Thatsachcn  fügend,  aucli  für  dieses  eine 
gewisse  Beteiligung  zuzugesf  hen.  Dass  in 
diesem  Zugeständnis  nicht  nur  die  ganze 
Hilflosigkeit,  mit  welcher  die  Theorie  der 
elektrolytischen  Dissoziation  diesen  That- 
Sachen  gegenübersteht,  sich  offenbart, 
sondern  dass  anch  dieselbe  dadurch  hinfällig 
wird,  scheint  man  nicht  einzusehen.  Nimmt 
das  Wasser  an  der  Klektroly.se  überhaupt 
einen  Anteil,  so  ist  dieser  nicht  beliebig, 
sondern  hier  geben  die  Thatsachen  den 
Aus.schlag.  Da  doch  sonst  die  Anzahl  der 
freien  Ionen  für  die  Leitfähigkeit  massgebend 
sein  soll,  so  wäre  es  absurd,  zu  behaupten, 
dass  die  normale,  äusserst  geringe  Dissoziation 
desselben,  die  bei  den  Lösungen  nach  der 
Theorie  sogar  noch  zurückgehen  soll,  zur 
Erklärung  genügend  sei  für  seine  Zersetzung 
in  gewissen  Fällen.  Einen  Unterschied  aber 
hier  zu  konstruieren  zwischen  den  Ionen, 
welche  die  Leitung  besorgen'  und  denen, 
welche  abgeschieden  werden,  ist  eine  durch 
nichts  zu  rechtfertigende  Willkür.  Die  hohen 
VVärmetönungen,  welche  häuflg  die  Ver- 
bindungen der  Säuren  und  Basen  und  damit 
auch  die  der  Salze  mit  dem  W'asser  zeigen 
und  welche  nach  der  Anzahl  der  zur  Wir- 
kung gelangenden  Wassermoleküle  zudem 
noch  erheblich  variiereu,  weisen  mit  Ent- 
schiedenheit auf  eine  starke  aktive  Beteiligung 
des  letzteren  hin,  wofür  sich  auch  Mendclejeff 
deutlich  genug  ausspricht. 

Weiterhin  war  zu  berücksichtigen,  dass 
auch  der  Molekularzustand  des  Lösungs- 
mittels Komplikationen  bieten  konnte.  Unter 
anderem  hatte  das  Studium  der  Oberflächen- 
.spannung  zu  dem  Resultate  geführt,  dass 
speziell  bei  dem  Wasser  sich  Molekular- 
aggregate  bilden.  Es  wurden  diese  Resultate 
dadurch  erhalten,  dass  man  die  Oberflachen- 
spannungf  des  Molekularvolumens V inKugel- 
form  betrachtete  (Eötvös),  die  sog.  molekulare 
Oberflächenspannung.  Der  Inhalt  der  Kugel 
ist 

- r ’ r = V', 

3 

die  (tberfläche 

a t 

4r%  = V 3 • > ■ ‘F  36- 

Die  Oberflächenspannungen  pro  cm“  ver- 
2 

halten  sich  also  wie  die  — Potenzen  derVolu- 

3 

mina  und  die  molekulare  Volumenspannung 
ist: 

VT-T 

Es  hat  sich  nun  herausgestellt,  dass  der 
Temperaturkoeffizient  der  molekularen  Ober- 
flächenspannung 


V 3 - Y = k (T-T,) 

(Eötvös)  unabhängig  von  der  speziellen  Natur 
der  Flüssigkeit  ist.  nämlich2,27  respektive  2,12 
(Ramsay  und  Shields)  betrag,  während 
Wasser  nurO,9 — 1,2  ergab;  daraus  folgt  eine 
Assoziation  der  Wassermoleküle.  Ueber  die 
Ursachen  einer  solchen  habe  ich  mich  in  der 
»Mechanik  der  Atomec  geäussert. 

Zieht  man  aus  dem  bisher  angeführten 
Thatsachenmaterial  das  Resultat,  so  lässt 
sich  sagen: 

1.  Die  Elektrolyte  wie  die  Lösungen 
der  Säuren,  Basen  und  Salze  enthalten  einen 
in  seiner  Menge  von  Konzentration,  Tempe- 
ratur u.  s.  w.  abhängigen  aktiven  Bestand- 
teil,  welcher  bei  der  Elektrolyse  und  gewissen 
physikalischen  Erscheinungen  in  Wirksam- 
keit tritt. 

2.  Hieran  sind  sowohl  der  gelöste  Stoff, 
als  auch  in  melir  oder  weniger  erheblichem 
Grade  das  Lösungsmittel  (Wasser)  beteiligt. 

Ebenso,  wie  ein  tönender  (oder  über- 
haupt schwingender)  Körper  andere  nur 
unter  ganz  besonderen  Bedingungen  (Reso- 
natoren) zum  ausgiebigen  Mitschwingen  bringt, 
so  sind  auch  die  in  einem  aus  heterogenen 
Stoffen  zusammengesetzten  Medium  (Elektro- 
lyten) enthaltenen  Be.standteile  in  ganz  ver- 
schiedenem Grade  befähigt,  die  kinetische 
Energie  der  Elektrizität  anzunehmen.  Bei 
den  Metallatoinen  Hess  sich  aus  ihren  be- 
sonderen Fiigenschafter.  (freie  Beweglichkeit) 
hierfür  eine  Erklärung  gewinnen,  für  die 
übrigen  Bestandteile  bedarf  dieser  Punkt 
noch  der  weiteren  Aufklärung,  und  mu.ss 
man  sich  vorläufig  mit  ihrer  thatsächlich 
festzustcllenden  verschiedenen  Aufnahme- 
fähigkeit (Kapazität)  für  die  elektrische  Kraft 
begnügen.  z\uch  für  die  Abhängigkeit 
dieser  Erscheinungen  von  den  .äusseren  Um- 
ständen steht  eine  ausreichende  Erklärung 
noch  aus.  Ganz  analoge  Ergebnisse  liefert 
eine  Betrachtung  der  photochemischen  Er- 
scheinungen von  diesem  Gesichtspunkte  aus, 
worüber  ich  anderwärts  (Photographischer 
Almanach  1901)  ausführlich  mich  geäus.sert 
habe. 

3.  Bei  den  Salzen  findet  bei  der  Auf- 
lösung in  Wasser  eine  Spaltung  in  Säure 
und  Basis  statt,  zwischen  denen  durch  die 
sogenannte  Neutralisation  nur  ein  lockerer 
Zusammenhang  hergestellt  wird.  Die  physi- 
kalischen Eigenschaften,  .speziell  das  V'er- 
halten  bei  der  Elektrolyse,  ergeben  sich  so- 
mit additiv  aus  zwei  Komponenten,  deren 
einer  nur  von  der  Säure,  der  andere  nur 
von  der  Basis  abhängt. 
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4.  Der  Wasserstofl  des  aktiven  Bestand- 
teils zeigt  hierbei,  abweichend  von  seinem 
sonstigen  V'erhalten,  eine  entschiedene 
Aehnlichkeit  mit  den  Metallen,  ebenso  wie 
er  auch  bei  gewissen  chemischen  Prozessen 
einen  deutlich  metallischen  Charakter  er- 
kennen lässt. 

Die  proteusartige  Natur  des  Wasser- 
stoffs, welche  ihn  zu  einem  chemisch  sehr 
wirksamen  Körjier  macht,  ist  für  die  Elektro- 
lyse von  grosser  Bedeutung.  Wenn  man 
sieht,  wie  er  der  einzige  Stoff  ist,  welcher 
ausser  den  Metallen  an  der  Kathode  primär 
abgeschieden  wird,  so  erscheint  es  auch 
ohne  sein  übriges  chemisches  Verhalten  ge- 
rechtfertigt, ihm  in  diesem  Falle  metallische 
Eigenschaften  zu  vindizieren  Durch  Daniell 
hatte  bekanntlich  die  Anschauung  Aufnahme 
gefunden,  dass  der  in  gewissen  Fallen,  z.  B, 
bei  der  Elektroly.se  der  Alkalisalze,  an  der 
Kathode  aultretende  Wa.sserstoff  sekundären 
Prozessen  seine  Entstehung  verdanke.  In- 
dessen zwangen  die  hiermit  nicht  überein- 
stimmende Stärke  der  Polarisation,  Zer- 
setzungsspannung und  thermochemischen 
Messungen  zur  Aufgabe  dieser  Idee,  wie 
schon  früher  erwähnt  wurde.  Der  Wasser- 
stoff konnte  nur  primär  abgeschieden  sein, 
also  übte  die  Elektrizität  auf  ihn  eine  ähnliche 
Wirkung,  wie  sonst  nur  auf  die  Metalle. 
Als  weiteres  Ergebnis  meiner  Auseinander- 
setzungen möchte  ich  daher  vorläufig  noch 
folgendes  hinstellen: 

5.  Eine  vollständige  Erklärung  der  Vor- 
gänge bei  der  Elektrolyse  ist  vorläufig  noch 
nicht  möglich,  wofür  die  Ursache  in  der 
mangelnden  Kenntnis  der  molekularen, 
speziell  der  chemischen  Kräfte  zu  suchen  ist. 

6.  Die  Theorie  der  elektrolytischen 
Di.ssoz.iation  ist  jedenfalls  hierzu  nichtgeeignet, 
da  .sie  einmal  eine  Anzahl  wichtiger  Vor- 
gänge überhaupt  nicht  zu  erklären  vermag, 
wie  die  Wasserzersetzung  in  gewissen  P'ällen, 
die  Leitung  durch  mehrere  P^lemcnte  oder 
Elektrolysiergelasse  etc.,  sodann  sich  in 
Widerspruch  zum  tiesetz  von  der  Erhaltung 
der  Energie  setzt,  indem  .sie  eine  Zersetzung 


und  elektrische  Ladung  ohne  entsprechenden 
Energieaufwand  annimmt.  Das  Problem,  zu 
dessen  Erkläning  sie  aufgestellt  wurde,  wird 
durch  dieselbe  nicht  gelöst,  sondern  nur 
verschoben,  indem  .sie  jetzt  selbst  wieder 
der  Erklärung  bedarf  und  das  umsomehr,  als 
sie  die  aus  den  chemischen  Prozessen  ge- 
tvonnenen  Vorstellungen  gradezu  auf  den 
Kopf  stellt.  Die  aus  ihr  abgeleiteten 

p'ormeln  lassen  sich  teils  von  anderen  Ge- 
sichtspunkten aus  in  noch  besserer  Weise 
ableiten,  wie  aus  dem  Massenwirkungsgesetz 
der  Hydrolyse  der  Salzlösungen  etc.,  teils 
haben  sie  sich  direkt  als  falsch  erwiesen, 
wie  das  Ostwald'sche  Verdünnungsgesetz, 
welches  weiterhin  durch  die  vorgenommenen 
Verbesserungen  allen  Zusammenhang  mit  der 
Theorie  verliert  und  zur  rein  empirischen 
Formel  wird.  Sodann  ist  diese  Theorie,  in- 
dem sie  sich  als  unzureichend  erwies,  mit 
einer  Anzahl  weiterer  hypothetischer  Begriffe 
verquickt,  wie  der  Nernst 'sehen  Lösungs- 
tension, dem  Elcktroaffinitätsbegriff  u.  s.  w., 
deren  p'rklärung  ebenfalls  noch  aussteht. 
Endlich  aber  steht  dieselbe  im  direkten 
Widerspruch  zu  den  t>gebnisscn  der  rein 
physikalischen  Forschung,  welche  mit  zwingen- 
der Notwendigkeit  darauf,  hinw-eisen,  dass 
Elektrizität  eine  besondere  Art  von  Bewegung 
und  kein  Stoff  ist. 

.\uch  für  die  chemischen  Um.setzungen 
bei  derElektrolyse  ist  es  unbedingt  erforderlich, 
wie  auch  sonst,  eincAenderung  der  kinetischen 
Energie  der  Atome  als  Ursache  anzunchmen. 
Die  potentielle  Energie  der  letzteren  wird 
dabei  nur  sekundär  beeinflusst. 

Die  Aufgabe  der  weiteren  Forschung 
hat  daher  darin  zu  bestehen,  über  die  bei 
chemischen  und  elektrischen  Vorgängen 
wirksamen  Kräfte  genaueren  Aufschluss  zu 
erhalten,  wozu  ich  .Ansätze  nach  verschiedenen 
Richtungen  hin  in  meinen  bisherigen  Ab- 
handlungen zu  machen  versucht  habe.  Aus 
der  .so  gewonnenen  Erkenntnis  heraus  wird 
uns  dann  die  definitive  Erklärung  und  Theorie 
der  Ivlektrolyse  mühelos  zufallen  als  reife 
Frucht. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1900. 

Von  Dr.  M.  Krüger.  (Kort»eiiunR.) 


Pyroelektrooherale. 

Im  Vordergrund  des  Strebens  der  Kon- 
strukteure steht  immer  noch  der  Calcium- 
carbidprozess.  Die  Frage,  welches  Ofen- 
system für  die  Darstellung  des  Calciumcarbids 


am  günstigsten  arbeite,  ist  von  mehreren 
Seiten  angeschnitten  worden. 

In  einer  grösseren  Abhandlung  von 
Birger-Carlson'”)  über  elektrische  Oefen, 

'«)  Zu.  f.  K VI,  414. 
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besonders  mit  Rücksicht  auf  die  Darstellung 
von  Calciumcarbid,  beschäftigt  sich  Verfasser 
mit  der  Li>sung  dieser  Frage  durch  An- 
stellung von  Kalkulationen  und  kommt 
schliesslich  zu  der  Ansicht,  dass  den  Oefen 
für  diskontinuierlichen  Betrieb  der  Vorzug 
zu  geben  .sei.  Die  Grunde  dafür  sieht  er  in 
folgendem : l . Es  bildet  bei  dem  diskonti- 

nuierlichen Betrieb  nach  Unterbrechung  des 
Lichtbogens  noch  eine  Nachreaktioii  statt, 
durch  welche  weitere  Mengen  Carbid  ge- 
bildet werden  und  eine  bessere  VVärmc-.Aus- 
nützung  erreicht  wird,  als  im  kontinuier- 
lichen Betrieb.  2.  die  Bildung  von  metalli- 
schem Calcium,  welche  immer  neben  Cal- 
ciumcarbid statt  hat,  ist  im  diskontimiier 
liehen  Ofen  geringer,  3.  die  Strahlung  bei 
diesem  Ofen  ist  eine  kleinere,  weil  nicht  der 
ganze  Ofen  auf  die  hohe  Temperatur  erhitzt 
werden  muss,  und  4.  ist  das  Ofenbaum.iterial 
aus  diesem  Grunde  billiger,  und  der  Ofen 
erfordert  weniger  Reparaturen. 

Gegen  diese  Ausführungen  von  Birger- 
Carlson  wendet  sich  O.  Fröhlich“*)  und 
sucht  durch  besser  begründete  Kalkulationen 
zu  beweisen,  dass  gerade  das  Gegenteil  des 
von  Birger-Carlson  behaupteten  be.steht, 
dass  vor  allem  dif  besseren  kontinuierlichen 
Oefen  eine  geringere  elektrische  Knergic 
brauchen,  als  die  diskontinuierlichen  und  eine 
Nachbildung  von  Calciumcarbid  bei  diskonti- 
nuierlichem Betrieb  nur  in  ganz  verschwinden 
dem  Masse  eintritt.  .Aus  diesen  und  noch 
anderen  Gründen  seien  die  kontinuierlichen 
Oefen  den  diskontinuierlichen  überlegen. 

Ferner  herrschte  immer  noch  Unsicher- 
heit, ob  feingepulvertes  oder  grobgekörntes 
Rohmaterial  bei  der  Herstellung  von  Cal- 
ciumcarbid vorzuziehen  ist  B.  Carlson“') 
empfiehlt  die  Anwendung  grobkörnigen  .Ma- 
terials. da  schon  aus  theoretischen  Ueber 
legungen  folgt,  dass  die  Ausbeute  an  Carbid 
die  gleiche  wie  bei  feingepulvertem  sein  muss 
und  weitere  Vorteile  dadurch  eintreten.  dass 
die  grosse  Staubbildung  verhindert  wird,  die 
bei  feingepulvertcm  Material  die  Anlage 
grosser  Flugstaubkammern  verlangt,  und  dass 
auch  die  Warme-Oekonomie  durch  die  bessere 
Abgabe  der  Warme  des  heissen  Kohlcnoxyd- 
gases  an  dieBe.schickung  vermehrt,  sowie  die 
Entmischung  der  Beschickung  wesentlich  ver- 
ringert wird.  — J.  Landin  (D.  R.  1’.  104  568) 
erhält  ein  für  die  Carbidfabrikation  geeignetes 
.Ausgangsmaterial  durch  \'ermischung  eines 
Kalk-  und  Kolilegcmenges  mit  Theer  und 
Erhitzen  der  ,Ma.sse  .auf  300  — 500".  J.  Leede 

'<•  /.n.  f.  H.  VII.  I. 

“‘)  Z».  f.  E.  VI.  314. 


(D.  R.  P.  113674)  dagegen  erhitzt  die  Kalk- 
kohlemischung mit  Pech,  Asphalt  bis  zur 
Verkokung,  um  so  ein  leitendes  ICwischen- 
Produkt  zu  erhalten,  das  mit  geringerem 
Energie-Aufwand  im  elektrischen  Ofen  in 
Carbid  imigewandelt  werden  kann.  — Ueber 
die  Fabrikation  von  Calciumcarbid  in  Nor- 
wegen berichtet  A.  Krefting“')  — Geel- 
muyden  “")  hat  Versuche  über  die  reduzierende 
Wirkung  des  Calciumcarbids  beim  Erhitzen 
desselben  mit  O.xyden  und  Sulfiden  angestellt. 

V'on  Ofenkonstruktionen  ist  folgendes  zu 
erwähnen.  Der  clektri.sche  Ofen  von  Hatch 
(U.  S.  A.  P.  640283,  Engl.  Pat.  24723  von 
1899)  besteht  aus  einer  rotierenden  Trommel 
mit  horizontaler  .Achse,  in  den  Tromrael- 
wandungen  sind  Heizwiderstände  eingelegt, 
nach  deren  Erhitzung  die  Beschickung  unter 
Drehen  des  Apparates  aufgegeben  wird.  — 
Der  Siemens’schc  neue  elektrische  Destilla- 
tionsofen '")  weist  eine  Reihe  von  An- 
ordnungen auf,  durch  welche  folgende  Uebel- 
ständc  der  bisher  bekannten  Destillations- 
apparate vermieden  werden;  I.  Notwendig- 
keit, die  obere  Elektrode  durch  eine  Stopf- 
büchse einzufuhren;  2.  Unmöglichkeit  einer 
Nachfüllung  von  frischem  Material,  ohne 
den  ganzen  Ofen  zu  öffnen;  3.  Anbringung 
einer  besonderen  Heizvorrichtung  für  die 
Vorlage,  wenn  das  Destillat  einen  hohen 
Schmelzpunkt  besitzt.  Alle  die.se  Uebel- 
stande  werden  dadurch  aufgehoben,  dass  als 
obere  Elektrode  ein  Kohlerohr,  als  untere 
ein  Kohlctiegel  benutzt  wird  und  die  zu  be- 
handelnde Ma.sse  so  hoch  cingefullt  wird, 
da.s.s  keine  Gase  entweichen  können  uml 
endlich  die  V'orlage  direkt  an  das  Kohlerohr 
anschliesst,  wobei  durch  tieferes  oder  weniger 
tiefes  Eintauchen  in  die  Mischung  die  ge- 
wünschten Temperaturgrade  in  der  V'orlage 
erreicht  werden  können.  — Brandt  benutzt 
als  Erhitzungswiderstand  für  elektrische 
Schmelztilen  prismatische  Kohlenstäbe,  um 
eine  bessere  Wärmeübertragung  zu  erzielen. 
(D.  R.  P.  110614.)  — Eine  zVbstichvor- 

richtung  für  elektrische  Oefen  von  Siemens 
& Haiske  (D.  R.  P.  106049)“*)  hat  den 
Zweck,  das  Schmelzprodukt  ohne  Unter- 
brechung des  Betriebes  und  in  fast  erkaltetem 
Zustande  aus  dem  Ofen  entnehmen  zu 
können.  — Um  die  bei  ParalleLsch.altung 
elektrischer  Oefen  leicht  eintretende  Ueber- 
bürdung  von  Generatoren  und  Oefen  infolge 
Kurzscblus.ses  zu  verhindern,  ohne  ein  teures 
Zuleitungsnetz  \ erwenden  zu  müssen,  werden 

Chem.  iod.  33.  I3i. 

'«*)  Compt.  rend.  130.  1024, 

'**)  I)ie»e  Zeilich.  VI,  80,  193. 
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die  unteren  Elektroden  mehrerer  Oefen  mit 
einander  und  mit  dem  ICrdboden  leitend 
terbunden  und  die  oberen  Elektroden  an 
je  eine  der  I.eitimgen  eines  mehrphasigen 
Wechselstroms  angeschlossen. 

Das  Verfahren  des  D.  R.  I’.  104954 
von  W.  Horchers  zur  Ausführung  elektrischer 
Schmelzprozcsse,  bei  denen  Kohlenstoff  an 
der  Umsetzung  teilnimmt,  besteht  darin,  da.ss 
<lie  Ge.samtkohlenstoffmenge  als  Widerstand 
in  einen  Stromkreis  eingeschaltet  wird, 
während  das  zu  zerlegende  Material  (z.  H. 
Kalk)  in  nicht  zu  feiner  Körnung  darum 
gepackt  und  ein  Strom  hoher  Dichte  durch 
den  Kohlenstoffkern  geleitet  wird.  — Die 
Darstellung  von  (iiaphit  .ans  Kohle  nimmt 
Acheson  (U.  S.  A.  P.  645285)  in  einem 
besonderen  elektrischen  Ofen  vor,  der  mit 
Carborundum  ausgekleidet  ist  und  durch 
starke  prismatische  Kohlen  den  elektrischen 
Strom  zugeführt  erhält.  Das  Material  wird  oben 
aufgegeben  und  unten  durch  eine  Transport- 
schnecke in  abgekühltem  Zustande  ausge- 
tr.agen.  Ueber  die  Herstellung  des  Graphits 
nach  Acheson  handelt  auch  eineAbhandlung 
in  dieser  Zeitschrift  VI,  226. 

Auch  diesmal  ist  von  einer  Anzahl  pyro- 
elektrochcmrscher  Verfahren  zur  Herstellung 
meist  neuer  Substanzen  zu  berichten. 
H.  iMoissan’*")  hat  durch  Erhitzen  der 
Oxyde  von  Neodym  und  Praseodym  mit 
Zuckerkohle  im  elektrischen  Ofen  Carbide 
NeCt  und  PrCj  erhalten.  Im  V'erein  mit 
A.  Stock  *")  gelang  es  ihm,  durch  elektrische 
Erhitzung  von  Silicium  und  lior  in  einem 
besonderen  Apparat  zwei  Siliciumboride  dar- 
zustellen. — Zur  Herstellung  von  metallischem 
Silicium  wird  naclj  dem  V'erfahrcn  von 
I!.  Scheid  (D.  R.  P.  108817)  eine  Mischung 
von  Silicumcarbid  mit  Kieselsäure  durch 
den  elektrischen  Lichtbogen  oder  auch  durch 
einen  elektrisch  glühenden  Widerstand  er 
hitzt,  wobei  das  Silicium  in  einer  Ausbeute 
von  35  g pro  Kilowattstunde  in  Form  von 
Knollen  oder  Brocken  erhalten  wird.  — 
Charles  S.  Uradley  hat  Silicide  von  Calcium, 
Barium  und  Strontium  im  elektrischen  Ofen 
dargestellt  ““).  — Molybdänsilicid  gewinnt 
Vigouroux'*“)  durch  elektrische  Erhitzung 
von  MoO,  und  MoO, -Gemisch  mit  Silicium. 
— Nach  dem  Heibling’schen  Verfahren’“) 
werden  Eisenlegierungen  durch  Reduktion 
von  passend  gewählten  Metalloxyden  unter 
einer  Schmelze  von  Kalk  und  Kohlenstoff, 

**•)  Compt.  rend.  151,  595. 

Compt.  rend.  ijr.  139. 

Cbem.  News  $3,  149. 

>**)  Coinpl.  reod.  129,  }2  38- 

bicftc  /etUch.  VII,  23.  L'Iiidustrie  El.  Ch.  3,  50. 


also  neben  Calciumcarbid  erzeugt.  — Ch. 
Schenk  Hradlcy  und  Ch.  Borrows  Jacobs 
(D.  R.  P.  111  667)  stellen  durch  elektrische 
Erhitzung  von  Bariumsulfat  mit  nicht  zu 
grossen  Mengen  Kohlenstoff  ein  Gemisch 
von  B.iriumoxyd  und  Bariumsulfid  dar,  frei 
von  Bariumcarbid.  Ein  neues  Molybdän- 
sulfid von  der  Formel  Mo,S,  hat  M. 
Guichard“')  durch  Erhitzen  von  MoS,  im 
elektrischen  Ofen  erhalten. 

Nach  dem  Verfahren  von  The  Electric 
Red.  Comp.  Lim.  London  (D.  R.  P.  112832) 
wird  zur  Gewinnung  von  Phosphor  das  Ge- 
misch aus  Phosphat  und  Kohle  nicht  direkt 
durch  deti  Lichtbogen  erhitzt,  sondern  durch 
Bestrahlung  vermittelst  eines  frei  angeordneten 
elektrisch  glühenden  Widerstandes,  wobei 
der  Phosphor  in  fast  theoretischer  Ausbeute 
und  von  grosser  Reinheit  resultiert.  — 
A.  Jaboin'**)  hat  durch  Reduktion  der 
Phosphate  mit  Kohle  ein  Strontiumphosphid 
Sr,P,  und  ein  analoges  Bariumphosphid 
hergestellt.  — Hei  dem  Verfahren  von 
A.  Wieezorek  (D.  R.  P.  111639) 
Herstellung  von  Phosphoreisen  und  phosphor- 
säurehaltigen Eisenschlacken  wird  Thomas- 
■schlacke  mit  Kohle  im  elektrischen  Ofen 
erhitzt,  wobei  neben  Carbidbildung  die  Ent- 
stehung von  Eisenphosphid  resp.  Mangan- 
phosphid  erfolgt.  - G.  Maronneau"*) 
hat  aus  einem  durch  Reduktion  von  Kupfer- 
pho.sphat  im  elektrischen  Ofen  erhaltenen 
Kupferphosphid  auch  Eisen-,  Nickel-,  Cobalt- 
und  Chromphosphid  dadurch  erhalten,  dass 
er  dasselbe  mit  Feilspäiien  der  betreffenden 
Metalle  erhitzte. 

Alkalilndustrle. 

Immer  wieder  werden  neue  Anstrengungen 
gemacht,  durch  Veränderungen  und  Neu- 
konstruktionen der  z\pparatc,  die  elektro- 
lytische Alkaliindustrie  in  die  Höhe  zu  bringen. 
So  wird,  um  die  bei  dem  Verfahren  von 
Hargreaves  und  Bird  verwendete  Draht- 
netzelektrode, welche  am  Diaphragma  an- 
liegt, zu  vergrossern  und  dadutch  die  Be- 
rührung zwischen  Diaphragma  und  Kathode 
zu  verbessern  nach  dem  D.  R.  P.  109485"“) 
von  Hargreaves  die  Drahtnetzelektrode 
gewalzt.  Dies  hat  den  Erfolg,  dass  ein 
reineres  Produkt  bei  der  Elektrolyse  er- 
halten wird,  weil  die  gewöhnliche  Osmose 
durch  das  Diaphragma  verringert  wird.  Eine 
neue  Diaphragmcnelektrode  stellt  J.  Har- 
greaves (D.  R.  P.  III  289)  dadurch  her, 

Ol)  Comiii.  rend.  130,  137. 

'•>)  Compt.  rend.  t zp,  762. 

*“)  Compt.  rend.  130,  656. 

IO)  Diese  Zeiiichr.  VII.  166. 
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dass  über  einem  Drahtnetz  oder  einer  per- 
forierten Metallplatte  zuerst  eine  Lage  eines 
porösen  breiartigen  Stoffes,  z.  B.  Thon, 
Papier  ausgebreitet  wird,  worauf  man  eine 
dünne  Lage  von  Portlandzement  und  zuletzt 
eine  Schicht  von  Asbest,  Schlackenwolle 
oder  besser  noch  eine  Mischung  aus  Asbest 
und  Kalk,  die  mit  Natronwasserglas  gehärtet 
ist,  aufträgt.  — Bei  dem  Apparat  von  Ander- 
son (U.  S.  A.  P.  645055)  zur  Erzeugung 
von . Aetznatron  sind  Elektrolysenzelle  und 
Amalgamzersetzungsapparat  durch  Rohr- 
leitungen in  Verbindung,  durch  welche  das 
Quecksilber  vermittelst  Centrifugalpumpen 
bewegt  wird,  wobei  am  Boden  angebrachte 
Scheidewände  für  eine  gute  Zirkulation  des 
Quecksilbers  .sorgen.  Den  gleichen  Zweck 
sucht  A.  T.  VVright  (D,  R.  P.  108  127)*“) 
dadurch  zu  erreichen,  da.ss  er  eine  innere 
rotierende  Zelle  anbringt,  wodurch  das  Queck- 
silber durch  im  äussern  Gefäss  angebrachte 
Rippen,  welche  aber  nicht  radial,  sondern 
im  Sinne  der  Drehrichtuiig  schräg  verlaufen 
in  stetiger  aber  nicht  zu  heftiger  Bewegung 
erhalten  wird.  In  dem  Apparat  zur  kon- 
tinuierlichen Elektrolyse  von  Alkalisalzen 
vermittelst  Quecksilberkathode  von  Solvay 
& Cie.  (D.  R P.  104900)"**)  wird  die  für 
die  Aufnahme  von  Alkalimetall  förderliche  Be 
wegung  der  Quecksilberoberfiäche  durch  Zu- 
leiten  des  Quecksilbers  von  der  einen  Seite 
und  Ablaufenlassen  des  gebildeten  .Amalgams 
auf  der  andern  Seite  eines  kastenartigen 
Elektrolyseurs  erzielt,  wobei  gleichzeitig  noch 
eine  Zirkulation  des  Elektrolyten  in  derselben 
Richtung  vorgenommen  wird.  — Ein  Ver 
fahren  zur  Zersetzung  von  Alkalichloriden 
oder  anderen  in  Lösung  befindlichen  Stoffen, 
welches  auf  der  Anwendung  eines  beweg- 
lichen, zwischen  den  Kathoden  und  den 
durch  Diaphragmen  getrennten  Anoden 
durchlaufenden  Bandstreifens  ohne  Ende  be- 
ruht, der  mit  einer  schwachen  Lösung  der 
zu  gewinnenden  Substanz  (Lauge)  getränkt 
ist,  hat  sich  H.  Schmalhausen  (D.  R.  P. 
105  298)“’)  ‘ patentieren  lassen.  — Um  bei 
horizontal  über  einander  angeordneten  Elek- 
troden eine  unveränderte  Schichte  des  Elek- 
trolyten trotz  der  an  der  unteren  Elektrode 
.stattfindenden  Gasentwicklung  zu  erhalten, 
bringt  W.  Bein  (D.  R.  P.  107917)"**)  über 
der  unteren  Elektrode  einen  Rahmen  mit 
schrägem  Diaphragma  an,  so  zwar,  dass  die 
Flüssigkeiten  dadurch  nchit  vollständig  ge- 
trennt sind,  wohl  aber  die  Gase  gezwungen 

Dies«  /citschr,  Vll.  115. 

Die««  Zeieschr.  VI.  211. 

Diese  ZeiUchr.  VI.  245. 

»*•'»  Diese  Zeiuchr.  VII.  97. 


werden,  an  der  schrägen  Diaphragmenwand 
aufsteigend  in  einen  Nebenraum,  der  zu 
ihrem  Abzüge  dient,  zu  entweichen.  — In 
dem  Apparat  von  F.  Störmer  fD.  R.  P. 
107  503)"**)  soll  die  Diftu.sion  des  Chlors  zur 
Kathode  durch  die  Bildung  von  grossen  Gas- 
oberflächen unter  im  Bade  angebrachten 
Hauben  verhindert  werden. 

Nach  dem  Patent  von  P.  Imhoff 
(D.  R.  P.  1 10  420)  soll  die  VVasserzer- 
Setzung,  durch  welche  Verluste  bei  der  elek- 
trolytischen Zersetzung  von  Alkalichloriden 
eintreten,  dadurch  verhindert  werden,  dass 
ein  Zusatz  einer  alkalischen  Lösung  von 
.Aluminiumoxyd,  Kieselsäure,  Bortrioxyd  er- 
folgt. Eine  Beschreibung  seines  Verfahrens 
mit  Versuchsresultaten  giebt  P.  Imhoff“*). 
Um  die  Reduktion  an  der  Kathode  bei  der 
Darstellung  von  Halogensauerstoffsalzen 
durch  Elektrolyse  zu  verhindern,  werden 
nach  dem  Verfahren  desselben  Erfinders 
(D.  R.  P.  110505)  Alkalichromate  zuge- 
setzt, die  eine  bessere  Ablösung  des  Wasser- 
■stoffs  von  der  Kathode  bewirken  sollen,  ohne 
selbst  reduziert  zu  werden.  — Der  Apparat 
von  .M.  Haas  (D.  R.  P.  105054)**')  zur 
Herstellung  von  Bleichflüssigkeit,  enthält 
durch  die  Elektrodcnplattcn  getrennte  Raume, 
wobei  erstere  abwechselnd  in  der  Mitte  und 
an  den  Seiten  durchbohrt  sind,  um  die 
Flüssigkeitszirkulation  zu  ermöglichen. 

Die  technische  Darstellung  von  Hypo- 
chloriten durch  Elektrolj'.se  schildert 
V.  Engelhardt'**).  Ueber  das  gleiche 
Thema  handelt  ein  Aufsatz  von  F.F'oerstcr'"*). 
J.  Hess'**)  bringt  eine  kurze  Mitteilung 
über  eine  elektrolytische  Bleichanlage  in 
Billingsfors  (Schweden).  Einen  sehr  lesens- 
werten .Aufsatz  über  die  Elektrolyse  der 
Alkalichloridlösungen  in  der  industriellen 
Praxis  hat  C.  Häussermann'*'*)  veröffent- 
licht. Die  elektrolytische  Chloratdar.stellung 
behandelt  ein  von  John  Landin'**)  an  der 
Abteilung  für  Chemie  und  Bergwissenschaften 
des  schwedischen  lugenicurvereins  in  Stock- 
holm gehaltener  Vortrag. 

F'ür  die  Alkaliindustrie  ist  noch  wichtig 
ein  Patent  von  H.  W.  Pataky  (Engl.  Pat. 
1831  V.  1899),  nach  welchem  die  bei  der 
Elektrolyse  der  Chloralkalicn  auftretenden 
Gase  Wasserstoff  und  Chlor  dadurch  in 


>»)  Dic«e  Zeinchr.  VII.  73. 
'••)  Diese  Zeiuchi.  VII.  86. 

Dies«  ZeiUchr.  VI.  222. 
•<•)  Ui«»e  Zciuchr.  VI.  253. 
***)  Chem.  Inrl.  22,  501. 

'«)  Zu.  f.  E.  VII.  130. 

*•*)  Dingt.  Polyl-  J.  315,1. 
«••)  Zu.  f.  E.  VI.  480. 
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Salzsäure  übergeführt  werden  sollen,  dass 
man  sie  in  molekularem  Verhältnis  über 
grob  gepülverte  Kohle,  die  sich  in  einem 
Thonkessel  befindet,  leitet.  Zur  Einleitung 
der  Reaktion  wird  die  Kohle  zuerst  aul  die 
Vereinigungstemperatur  beider  Gase  erhitzt, 
dann  aber  abgekühlt,  um  die  Reaktionswärme 
zu  vernichten. 

Sonstige  anorganische  Chemie. 

In  dem  Apparat  von  ,M.  Otto  (Engl. 
Pat.  6883  V.  1899.  D.  R.  P.  IC36  514)'*’)  zur 
hirzeugung  elektrischer  Entladungen  (für  die 
Ozondarstellung)  wird  eine  diskontinuierliche 
Entladung  dadurch  bewerkstelligt,  dass 
zwischen  den  ungleichnamigen  Elektroden 
mit  Ausschnitten  versehene  Scheiben  rotieren, 
welche  entweder  aus  leitendem  oder  nicht- 
leitendem Material  bestehen,  so  dass  im 
ersten  Fall  und  bei  grosser  lüUfernung  der 
Elektroden  eine  Entladung  erfolgt,  wenn 
die  Metallfläche  sich  zwischen  ihnen  be- 
findet und  aufliört,  wenn  ein  Ausschnitt  da- 
zwischen tritt , und  im  zweiten  Fall  bei 
kleiner  Entfernung  der  Elektroden  die  Ent- 
ladung eintritt,  wenn  der  Ausschnitt,  da- 
gegen aufhört,  wenn  die  isolierende  Schicht 
zwischen  die  Elektroden  sich  stellt.  — Um 
die  nach  Nernst  für  die  Ozonbildung  be- 
sonders günstig  wirkenden  Wechselzahlen, 
welche  etwa  der  Schwingungszahl  des  blauen 
Lichtes  entsprechen,  zu  erhalten,  benützt 
A.  Verley  (D.  R.  I’.  108376)“*)  einen 
zum  Ozonisator  parallel  geschalteten  Konden- 
sator. — Die  bei  der  Kühlung  der  Elek- 
troden von  Ozonerzeugern  durch  die  .schwierige 
und  ungenügende  Isolierung  der  Wasserzu- 
führungen herbeigeführten  grossen  Verluste 
an  elektrischer  Energie  suchen  11.  Abraham 
und  L.  Marmier  (D.  R.  P.  106711)“') 
in  verschiedener  Weise  zu  verhindern.  Eine 
Methode  besteht  darin,  dass  das  Wasser 
zuerst  in  ein  Reservoir  fliesst,  aus  dem  es 
tropfenförmig  in  ein  isoliert  aulgestelltes 
zweites  Reservoir  gelangt,  an  das  die  Ver 
bindungen  zu  den  Kühlröhren  angcschlosscn 
sind,  eine  andere  benützt  gleichfalls  zwei 
Reservoire,  die  so  eingerichtet  sind,  dass 
ein  diskontinuierlicher  Wasserstrom  entsteht. 
— Die  Bedingungen  für  die  Darstellung  des 
Ozons  auf  elektrolytischem  Wege  stellte 
M.  G.  Fargetti  (Nuovo  Cimento  1899, 
360)"*)  fest.  — Interessant  ist  noch  die 
Beobachtung  von  P.  Curie  undFrau  Curie*“) 

1*^  Diete  ZeiUchr.  VII.  49. 

“•}  Uie*e  Zeiwehr.  VII.  116. 

l>ie»c  ZciJschr.  VH.  50. 

I)ic*e  Zeiuebr.  VII.  161. 

Compt.  rend.  129,825. 


dass  die  Bequerelstrahlen  von  radioaktiven 
Bariumsalzen  Sauerstoff  in  Ozon  zu  ver- 
wandeln vermögen. 

Fünen  .Apparat  zur  Elektrolyse  von 
Wasser  hat  Oskar  Schmidt  (D.  R.  P. 
111  131)  konstruiert,  welcher  nach  Art  einer 
Filterpresse  gebaut  ist.  Ueber  diesen  .Appa- 
rat hielt  der  Erfinder  einen  V'ortrag  auf  dem 
F'lektrochemiker-Kongress  in  Zürich*“), 
worin  er  besonders  die  Verwendung  des 
elektrolytischen  Wasserstoffs  zur  Beleuch- 
tung unter  Benutzung  von  .Auerbrennern 
empfiehlt.  — Bei  dem  Apparat  der  Soc. 
anonyme  roxyhydrique  Brüssel  (D.  R.  P. 
106  226)*“)  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Wasserstoff  und  Sauerstoff  soll  die  Ver- 
mischung der  an  den  beiden  Füektroden 
sich  bildenden  Gase  durch  .Anwendung  von 
Scheidewänden,  welche  nur  1 mm  weite 
I^öcher  enthalten,  vermieden  werden. 

E.  C.  Szarvasy***)  hat  über  die  Fück- 
trolyse  von  Ammoniak,  Hydrazin,  Azoimid 
(Stickstoff  - Wasserstolfsäure),  Hydroxylamin 
und  deren  Salze  gearbeitet.  .A.  Peratoner 
und  G.  Odds*”*)  weisen  darauf  hin,  dass  sie 
die  Elektrolyse  der  Stickstoflwasserstoffsäure 
schon  im  Jahre  1895  ausgeführt  haben. 

Phosphor  wird  nach  L.  Dill  (D.  R.  P- 
105049)*’*)  aus  60  — 70"  Be  zeigender  Phos- 
phorsäure in  einem  besonderen  Apparat  her- 
gestellt, indem  dieselbe  mit  Kohle  ver- 
mischt, der  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  unterworfen  wird.  — L.  Kahlen- 
berg*’’) hat  metallisches  Lithium  in  guter 
F'orm  durch  Elektrolyse  einer  I.ithium- 
chloridpyridinlüsung  mit  einer  Anode  aus 
Kohle  und  einer  Eisenkathode  bei  der  Strom- 
dichte  von  0,2 — 03  ,Amp.  pro  qdm  erhalten. 

— Eine  grosse  Anzahl  von  Apparatmodi- 
fikationen für  die  elektrolytische  Abschei- 
dung von  Alkalimetallen  aus  Alkalichlorid- 
schmelzen hat  A.  Fischer*’“)  durchgeprüft. 

— Die  elektrolytische  Reduktion  von 
Kaliumchlorat  in  alkalischerund  .saurerLösung 
hat  A.  L.  Voege*’*)  studiert.  — Bei  dem 
V’erfahren  von  F'r.  Deissicr  (D.  R.  P. 
105  008)““)  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  .Alkalipcr-sulfat  und  Alkalipermanganat 
soll,  um  die  .Anwendung  von  Diaphragmen 
zu  umgehen,  die  ,-Anodc  mit  einer  Lösung 

■“)  Zu.  f.  E.  VII.  195. 

*»•)  Diese  Zeilscbr.  VII.  49. 

Froc.  Chem.  Soc.  16.3. 

••*)  Ga*2.  chim.  iUl  30  II.  95. 

Diese  ZeitBchr.  VI.  221.  VII.  70, 

Journ.  phvs.  Cliem.  3,  602. 

”•)  7a».  L E.'VII.  349. 

■^)  Journ.  phys.  Chem.  3,  577. 

Diese  Zcitschr.  VI.  221. 
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von  hohem  spcx.  Gewicht,  die  Kathode  mit 
einer  Lösung  von  geringem  spez.  (icwichl 
umgeben  werden,  wodurch  das  Auftreten 


der  Oxydationsproduktc  an  der  Kathode  und 
die  Möglichkeit  der  Keduktion  derselben 
verhindert  wird.  ;Schlu»s  loißt ) 


REFERATE 


Herstellung  von  St&hl  und  Elsen  durch  den 
elektrischen  Ofen  (System  Stassano  ) (John 
B.  C.  Kershaw,  >Electrical  Review«.) 

Dieser  Bericht  ist  eine  kritische  Studie  libcr 
die  Anwendung  des  elektrischen  Schmelzofcn'i 
zur  Herstellung  des  Eisens  und  Stahls,  im  Ver- 
gleich zu  den  gewolinlicheii  Fabrikalionsvcr- 
fahren. 

Das  System  Stassano,  welches  z.  Z.  in 
(’crchi  angewandt  wird,  wird  in  einer  neuen 
Fabrik  iin  Thal  von  C'amunica  (Italien)  ausge- 
nutzt, welche  jährlich  4000  l Eisen  mittels  3 
Stassano-Oefen,  welche  zusammen etwai5oo l*S, 
absorbieren,  erzeugen  kann. 

Dieses  Vert.ihren  besteht  darin,  in  einem 
beständigen  elektrischen  Ofen  Bii<iiietts  aus 
einer  pulverisierten  Kisenmincrai-Mischting  und 
Kalkpulver,  in  i)assendem  Verhältnis,  durch 
einen  geeigneten  Stoff  angehault.  hindurchgehen 
zu  lassen. 

Der  Versuchsofen  von  Cerchi  hatte  3 m 
Hohe  und  verbrauchte  1800  Amperes  bei  50  Volt, 
um  30  kg  Metall  pro  Stunde  hcrzustellen.  N ich- 
dem  er  die  vcr.srhiedenen  theroretischen  Formeln 
bei  .\nwendung  der  Hesti  umung  des  Wirkungs- 
grades der  elektrischen  Oefen  erwähnt  hatte, 
wie  die  Fomtel  von  Gin  und  I.eleu.x: 


wobei: 

R Widerstand  der  Gashülle; 

C Specifische  Wärme  des  Gases; 

S Querschnitt  der  Elektroden; 

t *remperauir  des  Lichtbogens; 
und  die  von  Joule: 

h = 0,24  i*  R‘ ; 

schloss  Verfasser  damit,  dass  cs  j»rakti.sch  un- 
möglich sei,  diese  Formeln  l>eim  clektri.schen 
Ofen  anzuwenden.  In  der  Hiat  sind  bei  der 
ungew(»hnlichen  'l'empcratur,  bei  der  man  operiert, 
die  die  Elektroden  umgebenden  Gase  sicher  ge- 
trennt, und  die  Analyse  kann  über  ihre  Zu- 
sammensetzung nichts  angeben,  weil  beim  \'or- 
wegnehmen  der  Proben  diese  getrennten  (i.ase 
sich  wieder  verbinden,  sobald  sie  nicht  mehr 
auf  diese  hohe  'Femperatur  gebracht  werden. 
Hieraus  folgt,  dass  die  Werte  von  R und  C 
nicht  experiroemcll  bestimmt  werden  können. 

Man  kann  nicht  mehr  daran  denken,  sich 
auf  die  Reaktionen  zu  stützen,  welche  l»ei  Be- 
stimmung des  thermischen  Wirkungsgrades  des 
Ofens  erzeugt  werden,  weil  die  Ofenlemperalur 
notwendig  viel  hoher  ist,  als  sie  zur  Hervorrufung 
dieser  Reaktionen  notig  hat. 


Diese  letztere  Bemerkung  scheint  zu  bc- 
weisert,  dass  das  Verfahren  nicht  ökonomisch  ist. 

Nach  den  von  der  ausbeutenden  (iescllschaft 
angegel>enen  Zahlen  erzeugt  man  bei  einer  Aus- 
gabe 3 Kw.  stunden  i kg  Manganstahl,  welcher 
gute  physikalische  Eigenschaften  hat,  und  neue 
Versu'  he  würden  gestatten,  diesen  Konsum  auf 
etwa  3o**  zu  reduzieren,  das  sind  etwa  2,1  Kw.- 
Slunden  per  kg  erhaltenen  Stahls.  Der  Preis  der 
elektrischen  Behandlung  der  Tonne  würde  16,25  Fr. 
betragen,  indem  man  sich  auf  den  gegebenen 
Preis  von  0,0078  Fr.  [>cr  Kw.-Slunde  stützt. 

In  England  kommt  die  Behandlung  in  den 
Hochofen  anf  22  Fr.  pro  'Fonnc  hcrgcsiellten 
Metalls,  wobei  man  aU  Feuerungsausgabe  die 
'Fonne  (’oaks  mit  27,50  Fr.  berechnet. 

Die  Coaksersparnis,  welche  aus  der  An- 
wendung des  Siassano-Verfahrens  hervorgeht, 
ist  der  Unterschied  zwischen  der  verausgabten 
.Menge  pro  Tonne  erzeugten  Metalls  bei  den 
alten  Verfahren,  etw.i  800  kg,  und  dem  für  die 
Reaktion  notwendigen,  325  kg;  d.  h.  diese  Er- 
sparnis zeigt  475  kg  C'oaks  pro  'Fonnc  oder 
13  Fr. 

Kershaw  will  dieses  Verfahren  besonders 
in  den  !. ändern  an  wenden,  wo  viele  Wasserfälle 
vorhanden  und  leicht  zu  benutzen  sind,  und  ist 
es  möglich,  dass  dasselbe  gute  Resultate  ergiebl, 
wenn  die  von  der  ausbeutenden  Gesellschaft  an- 
gegebenen Zahlen  richtig  sind. 

Verfahren  zur  PrOfungr  von  Braunstelncylln- 
dem  auf  Ihren  Mangansuperoxydgehall. 
(Kiektrotechn.  Anz.  1900.  59.  1900.) 

Es  durfte  angebracht  sein,  ein  alles  Ver- 
fahren zur  Feststellung  des  Mangansuperoxyd- 
gehaltes,  in  Hraunsteincylindern,  welches  sich 
durch  seine  Einfachheit  für  den  Gebrauch  in 
der  Praxis  empfiehlt,  wieder  in  Erinnening  zu 
bringen.  Die  Anwendung  des  Braunsteins  in 
elektrischen  Elementen  als  Braunstcincylinder, 
als  Füllung  der  Fhonzcllen  etc.  beruht  auf  der 
oxydierenden  Wirkung  des  in  ihm  enthaltenen 
Mangansuperoxydes  NlnO,.  — Der  int  Handel 
vorkommende  Braunstein  ist  selten  rein,  sondern 
enthält  fast  immer  minderwertige  Beimischungen; 
auch  geht  häufig  z.  B.  durch  Brennen  bei  der 
Fabrikation  der  Braunstcincylinder  ein  grosser 
'Feil  des  nützlichen  Sauerstoffes  verloren.  Es 
ist  deshalb  von  grosser  Wichtigkeit,  den  Braun- 
stein auf  .seinen  Gehalt  an  wirksamem  Mangan- 
superoxyd  zu  untersuchen,  und  bedient  man  sich 
hierzu  nachstehender  chemischen  Prüfungs- 
methode: Der  zur  Anwendung  gelangende  Apparat 
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ist  einfach  und  besteht  aus  einem  leichten 
Fläschchen  von  Glas,  das  oben  mit  einem  doppelt 
durchbohrten  Kautschukpfropfen  verschlossen 
ist  In  der  einen  Bohrung  steckt  ein  mit  UimS' 
stcinslückchen  gefülltes  (llasrohr,  in  der  andern 
ebenfall.s  ein  Glasrohr,  auf  welches  jedoch  oben 
ein  Stückchen  ( iummischlam  h gesiecktist,  welches 
mit  einem  Glasstcipsel  verschlossen  werden 
kann.  Von  dem  zu  untersuchenden  Braunstein- 
rylinder  wird  ein  gewisses  Quantum  (wenn- 
mnglich  von  verschiedenen  Stellen  des  ('ylinders 
zusammengemischt)  pulverisiert  und  so  lein  zer- 
rieben, dass  man  in  dem  erhaltenen  Pulver  beim 
Reiben  zwischen  den  Fingern  nicht  das  kleinste 
Pariikelchen  mehr  fühlen  kann.  Das  Pulver  wird 
nun  bei  einer  remperatur  von  circa  loo»  Celsius 
getrocknet,  um  etwaige  Feuchtigkeit  aiHzutreiben 
und  eine  bestimmte  Menge  {am  besten  3,96  g'i 
abgewogen  und  in  den  oben  beschriebenen 
Apparat  geftlllt.  Zu  dem  Braunstein  werden  nun 
40 — 50  g Wasser  gegossen  und  der  Ptropfen 
mit  den  Rohren  aufgesetzt.  Durch  das  Kohr 
mit  den  Himsstcinstücken  werden  8 to  g kon- 
zentrierte Schwefelsäure  eingegossen,  nachdem 
der  Bimsstein  schon  vorher  mit  solcher  getränkt 
worden  ist.  Die  bei  dieser  Prozedur  etwa  ent- 
standene Kohlensäure  saugt  man  durch  das  eine 
Rohr  aus,  nachdem  man  den  Glasstöpsel  entfernt 
hat.  Hierauf  wird  der  ganze  .Apparat  nebst 
einem  Bccherchen,  welches  ungefähr  6 g 
krysiallisierte  Oxalsäure  (C*  Hj  O4  4-  2 aq)  ent- 
halt, auf  eine  Wage  gebracht,  genau  gewogen 
und  wieder  von  der  \Vage  entfernt.  Mil  der 
linken  Hand  öffnet  man  nun  den  Pfropfen 
des  .Apparates,  giesst  mit  der  rechten  Hand  die 
in  dem  Recherchen  enthaltene  Oxalsäure  in  die 
Braunsteinlusung  und  schliesst  dann  sofort  wieder. 
Es  beginnt  mm  in  dem  .Apparate  während  einiger 
Minuten  eine  lebhafte  Reaktion,  die  Flüssigkeit 
braust  zischend  auf,  und  durch  das  Rohr  mit 
dem  Bimsstein  entweicht  Kohlensäure.  Hat  die 
tiasenlwicklung  aufgehurt,  so  erwärmt  man 
das  Fläschchen  gelinde  und  setzt  dies  so  lange 
fort,  bis  sich  keine  Entwickelung  mehr  zeigt. 
Die  Operation  ist  nun  beendet,  und  wenn  nach 
Vorschrift  gehandelt  worilen  ist,  dürfen  am  Hoden 
des  Fläschchens  keine  schwarzen  Pünktchen 
wahrgenommen  werden,  sondern  es  muss  der 
lk>tlensaiz  gleichmässig  rotbraun  aussehen.  Zum 
Schlüsse  saugt  man,  wie  oben,  die  in  dem 
•Apparate  zurückgebliebene  Kohlensäure  (COj) 
aus  und  lä.s.st  ihn  abkuhlen;  hierauf  bringt  man 
ihn  samt  dem  Bccherchen  auf  die  Wage,  wägt 
ab  und  bestimmt  aus  der  gefundenen  (iewichts- 
differenz  (das  erst  gefundene  (»ewichl  un«i  das 
jetzige)  die  .Menge  des  entwichenen  Kohlensäure- 
gases. Dieses  Resultat,  in  Zentigrammen  aus- 
gedrückt,  dividiert  man  durch  4 unil  erhält 
so  in  Prozenten  den  (»ehalt  des  Braunsteines  an 
wirksamem  Mangansuperoxyd  (M«  O,)- 

Verzinkung  auf  kaltem  elektrolytischem  Wege 
unter  Anwendung  von  Aluminium. 

Nach  den  gutachtlichen  .Angaben  der  k.  physi- 
kalischen-lechnischen  Hcichsanstalt  schützt  eine 


nach  obigem  genannten  Verfahren  hergesteÜte 
Zinkschicht  von  0,007  mm  Stärke  jegliche  Küsen- 
teile  ebenso  gut  vor  dem  Verrosten,  wie  durch 
Eintauchen  in  ein  flüssig  heisses  Zinkbad.  Bei 
der  Heissverzinkung  werden  bekanntlich  schad- 
hafte Eisenteile  nur  mit  Zink  verdeckt,  und 
können  solche  Stellen  unter  der  Zinkschicht 
ruhig  weiter  rosten.  Da  die  zu  verzinkenden 
liegcnstände  vorher  in  Saure  .gereinigt  werden 
miisscn,  können  Säureleilc  in  den  tieferen  Poren 
Zurückbleiben,  welche  das  Verrosten  beschleunigen ; 
zudem  wird  das  Eisen  durch  das  Beizverfahren 
oft  sehr  angegriffen.  Diesen  l^cbelständen  wird 
durch  das  oben  genannte,  patentierte  Verzinkungs- 
verfahren vollständig  abgeholfcn,  weil  erstens 
die  zu  verzinkenden  Kisenteile  nicht  dem 
schädigenden  Säurereinigungsprozess  unterworfen 
sind,  zweitens  werden  durch  den  elektrischen 
Niederschlag  alle  Igoren  und  Vertiefungen,  welche 
in  der  Fläche  .sich  befinden,  wirklich  verzinkt. 
Ferner  verbindet  sich  der  galvanische  Nieder- 
schlag ungemein  innig  mit  dem  Eisen,  sodass 
ein  Losspringen  der  Zinkschicht  an  einzelnen 
Stellen  ausgeschlossen  bleibt.  Alle  mit  Gewinde 
versehene  Kisenteile,  wie  Schrauben,  Muttern, 
Fittings,  Kohren  u.  s.  w'.,  ferner  Nägel  sowie 
Kleineisenzcug  aller  Art,  brauchen  nach  dem 
Verzinken  nicht  nachgeschnillen  resp.  nachge- 
arbeitet zu  werden,  sondern  behalten  vollständig 
ihre  ursprüngliche  Forn^  und  scharfen  Gewinde. 
Elektroluisch  verzinkte  Bleche  können  im  Gegen- 
satz zu  heiss  verzinkten  Blechen  zur  Herstellung 
aller  möglichen  (iegenständc,  wie  Emballagen. 
Flaschen,  Bauartikcln  und  dergleichen  Verwendung 
finden,  indem  sie  sich  bearbeiten  lassen  wie 
Weiss-  und  Zinnblcche  und  Intfähig  sind.  Ebenso 
verdient  das  elektrolytische  Verzinkungsverfahren 
auch  besondere  Beachtung  für  (iusssachen,  wie 
Haubeschlagieilc,  'rhürdrücker,  ‘J’empcrguss  etc., 
welche  seither  überhaupt  nicht  oder  nur  mangel- 
haft verzinkt  werden  konnten.  Während  Gussteile 
im  hei-ssen  Zinkbade  der  Gefahr  des  Bruches 
ausgesetzt  sind,  schliesst  die  elektrolytische  V'er- 
zinkung  einen  Bruchschaden  vollständig  aus. 
I>er  Preis  für  elektrolytische  Verzinkung  stellt 
sich  im  allgemeinen  el^nso  billig  wie  bei  Feuer- 
verzinkung, sogar  je  nach  Art  der  (icgcnslände 
und  je  nach  den  zu  verzinkenden  Quantitäten 
noch  zum  feil  erheblich  vorteilhafter.  Dabei 
verdient  a!>er  noch  ganz  besonders  hervorgehoben 
zu  werden,  dass  das  Eisen  beim  elektrolytischen 
Verzinkimgsverlahrcn  nicht  im  geringsten  an- 
gegriffen wird,  sondern  eine  St.ibilität,  Zerreiss- 
fiihigkeit,  Falz-  und  Stanzbarkeit  in  allen  'Feilen 
unverändert  beibehäU.  Die  anerkannte  Vorzüg- 
lichkeit der  oben  genannten  Verzinkung  l>eweisi 
wohl  die  'Fhatsachc,  dass  neben  ersten  Werken 
der  Eisen-  und  Stahlindustrie  die  Marine-  und 
Militärbehörden  die  elektrolytische  A'erzinkung 
für  die  inannigfa<hsten  Kisenteile  vorschreiben. 
Inhaberin  der  Patente  für  Nordwest-Deutschland 
ist  die  .Aktien-Gesellschafi  I.angschcdcr 
Walzwerk  iV  AVrzinkereien  in  Langschede 
a.  d.  Ruhr,  welche  am  genannten  Orte  wie  in  ihrer 
RothenfclderFiliale\erzinkereiennach  obigem  Wr- 
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Uhren  unterhalt.  Oie 
schede,  eine  Anstalt. 


neue  .Anlage  in  I^ng- 
im  grossen  Stile  er- 


richtet, ist  nunmehr 
worden. 


dem  Betriebe  übergeben 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Ableltungsplatte  fOr  Sammlerelektroden.  — 

Kdwio  Lymao  l.obdelt  in  Chicago.  I).  K.  P. 
1 12  M2. 


Die  mit  DurchbrcchunKco  c tiir  den  Darchtnit 
dea  Elektrolyten  veraehene  Ableituogtplalte  weiat 
mehrere  Reihen  von  in  enisprecbendeD  Abstünden  neben 
einander  liegenden  Schlitsen  //  auf.  durch  welche  die 
an  jeder  Elektrode  vorgeaehenen  Ahleitongafahoen  r 
gesteckt  und  aodann  umgebogen  und  mit  der  Ab 
ieitungaplattc  verlötet  werden.  Für  jede  mit  mehreren 
Ableituogsfahncn  veraehene  Elektrode  ist  eine  Reihe 
solcher  .Schlitae  vorgesehen. 

Einbau  von  Sammlerelektroden  in  den  Batterie* 
behftlter  unter  Verwendung  von  Stotz- 

scheiben.  — Charles  Pollak  in  Fau,  Frankreich. 
— D.  H.  F.  112113. 


/um  \uhiaiigen  der  Eicktruden  dienen  emerseit'« 
Nu'en.  welche  am  Elcktrodcnrand  in  <ler  Mute  ange- 


bracht sind,  und  andererseits  die  von  dieser  Stelle 
gleichfalls  abgebenden  Ableitungsatreifen.  Der  Einbita 
erfolgt  derart,  dass  die  Elektroden  gleicher  Folarit&t 
mit  dem  Abieituogialreireo  auf  einer  oberen  und  mit 
der  Nase  auf  der  jener  gegenUberliegcDden  nntereo 
StiitxBcbeibe  liegen.  Die  Stutxscheiben  f und  sr  tntgen 
di'^  eine,  die  Siiltzscheihen  i und  tfi  die  andere  Elek- 
trode. Die  Glasröhren  r isolieren  die  Elektroden 
von  einander. 

Vorrichtungen'  zum  POllen  der  Elektroden- 
platten mit  wirksamer  Masae.  — Carl  Capeiie 
und  Emil  I.evermann  in  Hagen  i.  W,  — D.  R.  P. 

112114. 


Die  SU  füllende  Elektrode  a wird  awischen  den 
schräg  stehenden  Urettcheu  die  gegen  die  Elektrode 
gepresst  werden,  hiodurchgezogen,  während  gleichseitig 
die  Füllmnsse  dem  zwischen  Brettchen  und  Elektrode 
befindlichen  keilförmigen  Kaum  tugefUhrt  wird. 


Verfahren  zur  Gewinnung  von  Edelmetallen 
aus  Erzen.  — > Frank  Boulton  Aspinall  in  Lee 
und  Edouard  Cbristopher  Ekstromer  in  Clerkenwell. 
I>,  k.  F.  M2  1S4. 

/unächsi  wird  daa  trockene  fein  gepulverte  Erz  io 
bekaonter  Weite  durch  einen  I.ufisirom  mit  ()ueck- 
till>erdftmpf  vermischt,  dann  einem  Sammler  zugefUhrt, 
ID  welchem  ein  /usammenachweissen  der  Amalgam- 
kUgelchco  atatiliudet,  und  endlich  nach, einem  Wind- 
sichter geleitet,  um  den  Mioeraltlaub  vom  Amalgam  lu 
trunneri 
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Zur  Auifühmoi;  des  Verfahrens  dient  ein  Amalga- 
mator E (Fig.  4).  >B  welchem  eine  Anzahl  rotierentler, 
mit  konzentrisch  laufenden  Rinnen  a,  6,  r versehener 
Teller  / (Flg.  5)  Uber  einander  nngeordnet  sind.  In 
diese  greifen  mit  OUsen  M zur  Zuführung  von  Queck* 
silberdlmpfeD  versehene  Kammern  / eines  fest- 
stehenden Pfluges  Z.  ein,  und  zwar  in  der  Weise,  dass 
das  Krz  der  Reihe  nach  durch  die  Kammern  ff,  f,  / 
und  daher  durch  die  Rinnen  a,  b,  c hindurch,  sowie 
über  den  Rand  der  Teller  J langsam  hiobewegt,  io 
den  Kammern  d,  t,  f aber  mit  den  ans  den  Düsen  M 
tretenden  (^ueckstiberdämpfen  innig  vermengt  wird. 
Aus  dem  letzten  Teller  J fällt  die  ganze  Masse  in  den 
Trichter  F und  von  dort  in  den  Sammler  G. 

Der  Sammler  C besteht  ans  einem  cylindriscben 
(iefäas  mii  zwei,  drei  oder  mehr  trichterfiirmigeo 
ScheidewindcD  //.  In  jedem  der  von  diesen  Scheide« 
wänden  gebildeten  Abteil  behodet  sich  ein  Teller  K, 
der  auf  der  Welle  A sitzt  und  sich  infolgedessen  mit 
beträchtlicher  Geschwindigkeit  dreht. 

Das  Quecksilber,  welches,  ehe  cs  nach  dem 
Sammler  gelangt,  in  Gestalt  von  kleinen  KUgelchen 
kondensiert  worden  ist,  bildet,  da  es  sotammen  mit 
dem  Erz  durch  die  Centrifugalwirkuog  nach  aussen 
geschleudert  und  sozusagen  fortwährend  auf  den 
Tellern  K gerollt  wird,  grosse  Tropfen  oder  Kugeln 
von  Amalgam,  die  sich  immer  mehr  und  mehr 
sammeln.  Das  auf  diese  Weise  gesammelte  Amalgam 
und  Erz  gelangt  endlich  zur  Ausführung  des  dritten 
Arbeitsganges  nach  dem  Abscheider  oder  Windsichter. 

Verftihren  zum  Entfetten  von  Metallfl&chen. 

— Robert  Weintraud  in  tiffenbach  a.  M.  — D.  R.  I*. 
112  185. 

Die  Eotfeilnng  der  MetaUoberdächen  wird  da* 
durch  bewirkt,  dass  Kalkmilch  unter  hohem  Druck 
gegen  die  Metalldichcn  gespritzt  wird. 

Verfahren  und  Vorrichtung:  zur  Erzeugung 
elektrolytischer  Ntedersehlfl^e  auf  Elsen« 
platten  oder  «blechen.  - tCoiumbns«,  Eiek- 
trizitäts-GeseiUchaft  m.  b.  H.  in  Ludwigshafen  a Rh. 

— D.  R.  P.  112186. 

Das  Verfahren  besteht  darin,  dass  man  die  beiden 
Elektroden  horizontal,  und  zwar  die  Kathode  Uber 
der  Anode  anordoet,  und  gleichzeitig  die  Kontakte, 
welche  der  Kathode  den  Strom  zufUhren,  zu  Elektro- 
magneten ausbildet,  die  alsdann  die  Kathode  über  der 
am  Hoden  liegenden  Anode  schwebend  halten.  Diese 
.Magnete  sind  un  den  Fordergesiellen  aufgehingt, 
welche  auf  über  dem  Bade  angebrachten  .Schienen 
laufen,  so  «lass  man  mit  Hilfe  einet  !>rahtsciles  in  der 
Lage  ist,  die  zu  galvanisierenden  Eisenplatten  io  gleich- 
bleibender Entfernung  von  der  Anode  und  mit  gleich- 
förmiger Geschwindigkeit  konüouicrlicb  durch  «las  Had 
zu  fuhren. 

Verfahren  zum  Reinigen  von  Metall-Oberflächen 
auf  elektrochemischem  Wege.  — Vereinigte 
Elektrizitäis-Aktien-Gesell  schalt  in  Wien. 

— D.  k.  P.  112341. 

Das  Verfahren  gründet  sich  auf  die  Elekirolysr 
einer  Salzlösung,  welche  so  heschaü^en  isi,  dass  ein 
Ion,  zumeist  das  Anlon,  das  als  Anode  eingehängte 
zu  reinigende  Metall  oberflächlich  angreift,  und  dabei 
ein  lösliches  Metnllsalz  der  Säure  des  Elektrolyt- 
sulzes.  in  bcitondcren  Källen  einer  .Hhnlich  sekundär 
gebildeten  Säure  entsteht.  Gleichzeitig  ist  das  Kathion 
des  Elektrolytsalzes  so  zu  wählen,  dass  dasselbe  un 
«ler  unangreiflmren  Kathode  sekundär  ein  Kisliches 
Hydroxyd  bilden  mnu. 

Die  beiden  lonenprodukte  (Matalls.'tlz  und  lös- 
lirhes  Hydroxyd)  mUv«cn  dann  hei  der  im  Hade  er- 
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folcendeo  WechtelsersetzuDg  d:ii  vod  der  Anode  ub< 
gebeizte  Metall  als  unlötlicbeo  Niederschlag  i'Si-hlumm) 
fällen,  welcher  dann  durch  KUr*  und  Filtrierunlagen 
beliebiger  bekannter  Einrichtung  als  Nebenprodakt 
leicht  gewonnen  werden  kann. 

Gleichzeitig  wird  aber,  und  darin  besteht  das 
Wesen  der  Eirindung,  der  ursprüngliche  Klektcolyl 
zurückgebildet,  oder  in  besonderen  Fällen  (bei  Ni- 
traten, Chloriden  u.  t.  w.)  ein  dem  ursprUngluhen 
Elektrolyten  insofern  gleichwertiges  Salz,  als  bei 
dessen  neuerlicher  iCersetzung  der  kontinuierliche  Vor- 
gang des  AngrilTcs  der  Anode  durch  das  Anion 
unter  Hildung  einet  lutlichen  und  durch  das  Kathion- 
prudukt  wieder  fällbaren  Salzes  keine  Störung  erleidet. 

Diese«  Verfahren  gilt  für  Eisen,  Kupfer  und  Ähn- 
liche Metalle,  Hei  Metallen,  welche  besser  durch  das 


Kathionprodukt  gereinigt  werden,  erfolgt  der  Vorgang 
umgekehrt  bei  unangreifbarer  Anode,  wie  bei  /.ink, 
Aluminium  und  ähnlichen  Metallen. 


Vorrichtung  zur  SlerUlslerung  von  FlQssig- 
koUen  mittelst  Elektrlzitflt.  — i.ouis  Gath- 
mann  in  Washington.  — U.  R.  F.  112  714. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Sterilisieren  von  Flüssigkeiten  durch  den  elektrischen 
Strom.  Sie  besteht  aus  einem  senkrecht  in  der  Leitung 
angeordneten  Gehäuse,  in  dessen  oberem  und  unterem 
Ende  senkrecht  gegen  einander  verstellbare  Elektroden 
derart  angebracht  sind,  dass  ihre  Auswechselung  ohne 
Abstellung  des  Wassers  ermöglicht  ist. 


ALLGEMEINES. 


Grossherzogliehe  Technische  Hochschule 
zu  D&rinstadt-  Verzeichnis  der  Vorlesungen  und 
CebtingenölierChemie,  einschliesslich  Elektrochemie 
und  l’harmacie,  tm  Sommersemester  1901.  Heginn  des 
Sommersemesters  um  23.  April  190t. 

Elemente  der  anorganischen  (.'hemie,  Geb.  Ilofrat 
Frof.  Dr.  Staedel,  6 Std.  Elemente  der  organischen 
und  Agrikultur-Chemie,  derselbe,  3 Std.  — Thccrlarb- 
stolTe,  Prof.  Dr.  Finger,  4 Std.  — Einführung  in  die 
orgunisch-chemische  Tageslitteratur,  derselbe,  2 Std.  -- 
Praktikum  im  FarbstolTtaboraiorium , derselbe.  — 
Chemisches  Praktikum,  Geh.  Ilofrat  f^of.  Dr.  Staedel 
in  Gemeinschaft  mit  Prof.  Dr.  Finger,  l’rof.  Dr.  Kolb, 
l>r.  Hey  1 und  Dr.  Keppeler*).  — Analytische  Chemie  I, 
Prof.  Dr.  Kolb,  2 Std.  — Methoden  der  org;iuischco 
.Vnalysc,  derselbe,  2 Std.  — Colloquium  über  anorganische 
Chemie,  derselbe,  l Std.  — Pharmaceuiis«  he  Chemie, 
Privatdozent  l>r.  Heyl,  2 Std.  •—  Ausmittclung  der 
Gifte,  derselbe,  i Std.  — Elektrochemie,  Prof.  Dr. 
Oieffenbach,  3 Std.  — Chemische  Technologie,  der- 
selbe, 3 Std.  — Metallurgie,  derselbe,  2 Std.  — Elek- 
trochemisches Colio(]ulum,  Prof.  Dr.  Dieffenbach  in 
Gemeinschaft  mit  Dr.  Nenmann,  1 Std.  — Chemische« 
Prukiikum  für  Elektrochemiker,  dieselben*).  — Elektro- 
chemisches Praktikum,  diesell)en*|.  Chemisch-tech- 
nisches Praktikum,  dieselben*).  — Die  Nutzmetalle, 
Privatdozeni  Dr,  Neumann,  1 Std.  — Elektroanalyse, 
derselbe,  l St.  — Physikalische  Chemie,  'Peil  II, 
Privatdozent  Dr.  Rudolphi,  2 Std.  — Theoretische 
Chemie,  Teil  II.  Privatdozent  Dr.  V'aubei,  2 — 3 Std. 
~ Chemisch-technische  Untersuchung  der  Nahrungs- 
mittel, Gcnussmittcl  und  Gebrnuchsgegenstande,  Privat- 
dozent  Dr.  Sonne.  I Std.  •—  Chcmisch-techuischcs 
Collo«taium.  derselbe,  i Std.  —>  U'niersuchen  von 
Nahrungsmitteln,  Gennssmitteln  und  Gebrauchsgegen- 
ständen,  Dr.  Weller,  S St.  — Anleitung  zu  den 
mikroskopischen  und  bakteriologischen  Untersuchungen 
von  Nahrung«-  and  Genussmlttcln,  Obennedizlnalrat 
Krautser  und  Dr.  Weller,  4 Std.  — Mineralogische« 
und  geologisches  Praktikum,  Geh.  Oberbcnfnit  Prof. 
Dr.  l.epsins,  2 Std.  — Pharmakognosie,  Ober- 
medizinalrat Krausser,  l Std.  Vortrug  1 Std.  l'ebucg. 

lieber  ein  Surrogat  fQr  Asbest.  Von  Hugo 

Horntraeger,  Hannover.  HekanoUich  befindet  sich 

*)  Das  J.aboratorium  ist  .nn  allen  Wochentagen 
ausgenommen  Samstag}  vormittags  8—12  und  nach- 
mittags 2^5  Uhr  geöflnet. 


fast  der  ganre  Asiiesthandel  in  amerikanischen,  russi- 
schen und  iullenis4-ben  Händen.  Hcirachten  wir  die 
wichtigeren  Sorten  näher,  so  sind  alle  verschieden. 
Der  kanadische  i«(  feinfaserig  und  wird  zumeist  für 
Asbestgewebe  verwandt;  der  sibirische  ist  grau  und  dient 
S{>ezlell  zum  Filtrieren,  Der  beste  ist  und  bleibt  der 
italienische,  welcher  in  gnisseii  Platten  langfaserig  und 
silberglänzend  vorkommt  und  speziell  zu  Dampf}iackuogen 
verwendet  wird.  Die  Asbest-Vorräte  können  aber  auch 
einmal  erschöpft  werden,  wie  auch  Fälle  eintreten  können, 
dass  durch  Kriege  oder  Abnahme  der  Fundstätten  eine 
hohe  Preissteigerung  erfolgen  kann,  resp.  die  Zufuhr 
eventuell  ganz  ausbleibt.  Es  ist  deshalb  wichtig,  schon 
jetzt  auf  ein  Surrogat  hinzuweUen,  das  Ich  etwas  näher 
beschreiben  will.  Bekaooilich  ist  das  Asbest  im  wesent- 
lichen weiter  nichts  als  krystalUsierte  kieselsaure  Magnesia 
und  zwar  in  Prozenten:  42,8  Magnesia,  44,3  Kiesel- 
säure und  12,9  Wasser.  Dieser  Körper  enthält  auf 
I Magnesia  ca.  I Kieselsäure.  Man  kann  non  einen 
ganz  ähnlichen  Körper  aof  chemischem  Wege  darsiellen, 
indem  man  nämlich  Magnesiasalze  mit  Wassergk^s- 
l.ösung  fällt.  Operiert  man  z.  B.  mit  Bittersalz  und  ge- 
wöhnlichem Natronwiisserglas  von  37  * He,  so  erhält 
man  aus  loo  kg  wasserfreiem  HtttersaU  ond  300  kg 
Natronwasserglas  von  37  ® B4:  ca.  120  kg  Magnesia- 
silicat nach  dem  Trocknen  und  Calcinieren,  worin  auf 
1 Mivgnesia  4 Kieselsäure  kommen.  Will  man  nun  ein 
dem  Asbest  entsprechendes  Produkt  halben,  so  must  man 
in  dem  Waascrgla.se  entweder  1 Kieselsäure  oder  3 Kiesel- 
säure on  Natrou  binden,  indem  man  das  Wasserglas 
vor  dem  Fällen  mit  der  äquivalenten  Menge  Natron- 
lauge versieht.  Da  nun  Bittersalz  sehr  teuer  ist,  empfehle 
ich  fotgsndes  Verfahren,  nach  dem  auch  die  sogenannten 
Meissrncr  Normnl-Farbkörpcr  hergesiellt  wenlcn.  Man 
löst  too  kg  calc.  Kiescrit  aus  Stassfart,  ein  .Abraunisalz 
der  Kahli-lndustrie,  in  ca,  400  kg  Wasser  heiss  auf  und 
fällt  diese  Lösung  nach  dem  Klären  und  Abgiessen  in 
einem  reinen  Bottich  mit  300  kg  Wasserglas  von  37  Be 
unter  gutem  Umrühren  ans  und  lässt  absetzen,  zieht 
ab,  dekantiert  3mal  mit  heissem  Wasser  und  filtriert 
dann  den  gelatinösen  Niederschlag  von  Magoesiasilicat 
durch  Filter^tresien.  Alsdann  bringt  man  ihn  nass  in 
einen  Calcinierofen  aus  CharaoUe  - Tafeln  mit  Unter- 
oder  Oberfeoer  (Unterfeuer  ist  besser  wegen  etwaigem 
Verlust  durch  Stauben)  und  erhitzt  zum  staubigen 
Trocknen.  Ich  baue  solche  Oefen  in  der  Regel  3 m 
lang,  I m breit,  0,4  m hoch.  Derselbe  fasst  ca.  100  kg 
irockeoes  Magneaiasdicst.  Das  Rosten  dauert  ca.  12 
StUDvIen.  atsdann  zieht  man  aus,  lässt  erkalten  und 
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laabU  noch  gan?  fein  auf  dem  Kollergaog.  Da»  *o 
herge»teIUe  Produkt  ist  federleicht,  »tauhfetn  und  achnce- 
weiss,  dabei  völlig  unverbreDDÜch.  Will  man  daraus 
kilnstlii-hcD  Asbest  lienteüen,  so  mUcht  man  2 Teile 
dieses  Pulvers  mit  i Teil  Pappe  oder  ausgelaugier 
Torffascr  (nach  dem  llorntracgcr'schen  Verfahren 
von  der  flumussäure  befreit)  mit  Wasser  zusammen  and 
trocknet  diesen  Hrei  unter  gelindem  Pressen.  Diese 
Dichtungsmasse  leistet  vorzügliche  Dienste  und  ist  ein 
sehr  gutes  Surrogat  für  Asbest,  dabei  stellt  sich  der 
Preis  noch  etwas  niedriger.  (Ciummi-Zeitung.) 

Der  Mlneralreiehtum  der  Erde  Die  vom 

englischen  Auswärtigen  Amt  offiziell  herausgegebene 
Statistik  über  den  Mineralreichtnm  der  Erde  enthält 
nicht  nur  für  den  MiocDcxperten,  sondern  auch  für 
weitere  Kreise  gar  manches  von  bedeutendem  ln* 
leresse.  So  mag  man  wohl  staunen,  wenn  man  erfährt, 
dass  die  Zahl  der  in  den  Weltgruben  und  Minen  be> 
schiftigten  Arbeiter  fast  gleich  der  Bevölkentng  Londons 
ist,  nämlich  4 3S5  204,  wovon  in  Groisbritannico  875603 
beschäftigt  sind.  Letztere  Zahl  wird  fast  verdoppelt, 
wenn  man  auch  die  Kolonien  hinzuzählt;  in  Ceylon 
allein  sind  310210  Grubenarbeiter,  in  Indien  310  8S8. 
Nach  Grosibritaunieo  kommen  der  Reihe  nach:  1. Deutsch- 
land mit  498569,  2.  die  Vereinigten  Statuen  mit  444578, 
3.  Ceylon  und  Indien  (».  o.),  4.  Frankreich  mit  292821, 
5.  Kassland  mit  239434,  6.  t^esterreich  • Ungarn  mit 
219277,  7.  Kelgien  mit  160 150  und  8.  Japan  mit 
118577  Arbeitern. 

Allerdings  stehen  die  bnanzicllcn  Ergebnisse  der 
Grubenarbeit  in  keinem  direkten  Verhältnis  zu  der 
Zahl  der  Arbeiter,  was  auch  selbstverständlich  ist,  wenn 
man  bedenkt,  dass  die  »schwarzen*  Diamanten  New- 
castle’s  I.  B.  nicht  dem  Werte  nach  der  weissen  Sorte 
von  Kimherley  gleichstehen,  obwohl  die  eigentliche 
industrielle  Bedeutung  der  erstcren  dennoch  weil  grösser 
ist.  Id  Kimberley  bringt  der  Dorchschnitisarbeitcr 
jährlich  Diamanten  im  Werte  von  336  zu  TngesHcht, 
dagegen  bemüht  sich  sein  in  den  englischen  Steinkohlen 
wühlender  Kollege,  um  für  85  ^ Brennmaterial  an  die 
Oberfläche  zu  sebafTeo.  Am  merkwürdigsten  gestaltet 
sich  aber  der  Vergleich  zwischen  Ceylon,  wo  300000 
Arbeiter  jährlich  für  2 000  000  ^ Plumbugo  produzieren 
und  der  Cape  Colooy,  17065  Mann  Mineralien  (S'9 
Diamanten)  im  Werte  von  4610587  ^ aus  der  Erde 
gewinnen. 

Nach  dem  letzten  olAziclIen  Berichte  ist  die 
Erzeugung  von  .Mineralien  in  Grossbritannien  gleich 
77415063  inklusive  Steinkohlen  (64119382 


und  Eisenerz  (3500000  ^f).  In  den  Vereinigten  Staaten 
143453468  (Steinkohlen  41000000  Eisenerz 
24000000  .45,  Petroleum  9000000  Wenn  man 

dagegen  die  minerulische  Erzeugung  pro  Kopf  der  Be- 
völkerung berechnet,  so  gestaltet  sich  das  Verhältnis 
weniger  günstig  für  dos  letztere  Land,  nämlich  40  » 
gegen  39  s für  England.  Dieser  kleine  Ucberschuss 
ist  lediglich  der  Gewinnung  von  Gold  und  Silber  zusu 
schreiben,  welche  Edelmcialle  jenseits  des  Oceans  auf 
27000000  ^ berechnet  werden.  Was  die  kontinentalen 
Nationen  betrifl^  so  steht  Belgien  allein  fast  auf  der 
gleichen  Stufe  wie  England.  Deutschland  erzeugt  pro 
Kopf  für  18  s 6 d,  Frankreich  13  s,  Oeiterreich-UngurD 
9 B.  Spanien  7 s und  Russland  bloss  4 s 6 d.  ln  Chile 
steigt,  ioiolge  der  relativ  kleinen  Bcvi>lkcrung  und  der 
enormen  Nitraie-lsdnstrie,  die  Erzeugung  pro  Kopf  auf 
50  s,  obwohl  die  sonstigen  wirischaftlichen  Vcrbältnisse 
jenes  Landes  viel  ru  wünschen  Übrig  lassen 

Der  Gesamtwert  (im  letzten  offlzicllcn  Jahre)  der 
iu  den  verschiedenen  HanptUndern  gewonnenen  Mine- 


ralien ist  wie  folgt; 

Vereinigte  Staaten 143  453  468  ^ 

Grossbritannien 77415063  , 

Deutschland  (haupts.  Braunkohle,  Eisen 

und  Kupfer) 48  755  595  - 

Russland  (zum  grössten  Teil  Petroleum)  29  749  243 

Frankreich 25  624  240  , 

Belgien  11909344  „ 

Ocstcrreich-Uogarn 11400000  , 

rransvmtl  lö  955  000  „ 

Australien 18000000  . 

Kanada  10000000  • 


DieKohlenausbcute  derWelt  beträgt  663820472T0., 
wovon  */a  in  England  und  Amerika  und  * « in  Dentsch- 
land  gefördert  werden.  Die  drei  genannten  Länder 
produzieren  also  mehr  als  80  der  Gesamt-(,>uaotität. 

Eisen:  Wcltausbeute  34076733  To.  Gewonnen 
an  einheimischen  Erzen  in  den  Vereinigten  Staaten 
12000000  To.,  in  Grossbritannien  5000000,  Spanien 
3958376.  Deutschland  3795046,  Frankreich  1679300. 

Gesamt-Erzeugung  von  anderen  Metallen  u.  s.  w. : 
Kupfer  . . (metrisch)  To.  44 1 8O9 


Gold  . . 
Blei 

Silber  . . 

Zinn  . . 

Zink  . . 

Petroleum 
Kochsalz 


449 
7S.1 9S3 

5695 
77533 
470  994 
15  771 631 
>■  353 173 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Erdmann-KönigS  Grundriss  der  Allgemeinen  Waren- 
kunde. Unter  Bcrllcksichtiguog  der  Mikroskopie  und 
Technologie.  FUr  Handelsschulen  und  gewerbliche 
Lehranstalten,  sowie  zum  Selbstnnterrichte  entworfen 
und  fortgesetzt  von  Prof.  Dr.  Otto  I.innc  Erdmann 
und  Chr.  Rud.  K önig.  Dreizehnte  vollstilndig  neu 
i>eiirbeitete  Auflage  von  Prof.  Eduard  Haoausek, 
k k.  Schulrat,  Vorstand  de»  LaborTlorium»  für 
Warenkunde  an  der  Wiener  Handels-Akademie.  Mit 
270  Abbildungen.  Leipzig  1901.  Verlag  von  Johann 
Ambrosius  Barth.  Preis  .M.  9.—,  gcb.  M.  lo.— . 

Obschon  Erdmann-Köotgs  Warenkunde  seit 
langen  Jahren  als  gediegenes  Lehrbuch  bekannt  Ist, 
hat  die  jetzt  erschienene  13.  .\uflnge  dennoch  Anspruch 
auf  eine  bcModcre  empfehlende  Anzeige,  da  sie  eine 


vollständig  neue  Bearbeitung  gefunden  hat.  Prof. 
E^d.  Hanausek  von  der  Wiener  Handels-.Akademie,  der 
nach  dem  Tode  Prof.  Königs  die  Umarbeitung  ziel- 
bewusst leitete,  hat  es  verstanden,  den  )>ewährteo  Grund- 
sätzen treu  zu  tileiben  und  doch  das  Buch  den  Fort- 
schritten in  der  Technik  emsprechend  so  umzugesuüten, 
dass  es  allen  modernen  .Vnaprilcbcn  wiederum  in  vollem 
Masse  entspricht. 

Da»  Buch  begnügt  sich  nicht,  wie  manche  v Waren- 
kunden«, mit  der  Aufzählung  einer  grösseren  Menge 
von  KohttofTen  und  Fabrikaten,  sondern  behandelt  noch 
deren  Gewinnung  und  Verarbeitung  in  chemisch-  wie 
mechanUch-technischcr  Hinsicht  in  gedrängter,  aber 
doch  so  umfassender  Weise,  das«  es  für  die  wichtigsten 
Handeltariikcl  die  Benutzung  besonderer  Lehrbücher 
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tler  chemischen  ond  mcchi.oischen  TechDolof^ie  ent- 
behrlich macht,  soweit  es  sich  nicht  um  ganz  eingehende 
Fachstudien  handelt. 

Neben  dieser  technischen  und  naturwissenschaft- 
lichen Seite  ist  aber  auch  die  Statistik  der  Erzeugung 
und  des  Verbrauchs,  der  Ein-  und  Ausfuhr,  der  Wert- 
Schwankungen  und  rieles  andere  von  allgemeiucm  Inter- 
esse sorgfältig  mitgeteilt  und  alles,  sowohl  das  Tech- 
nische als  Statistische,  einheitlich  dem  Sl:tnd  der  Gegen- 
wart gemäss  behandelt. 

Auch  unseren  engeren  Fachgenossen  wird  das  Werk 
ein  wertvolles  Hand-  und  Nachschtagebuch  sein. 

Fischer.  Prof.  Dr.  Ferdinand.  Handbuch  der 
chemischen  Teehnolog'le.  4>  bez.  15.  umge- 
arbeitete  Auflage.  i.  Bd.  Fnorganischer  Teil.  Mit 
607  Abbildungen.  I.eipxig  1900.  Verlag  von  Otto 
Wigand.  Preis  M.  la. 

Wir  können  zu  unserer  Freude  konstatieren,  dass 
bei  der  Bearbeiluog  der  neuen  .\uflagc  dieses  so  rühm- 
lich bekannte»  Werkes  unser  spezielles  Fachgebiet,  die 
Elektrochemie,  eine  ganz  besonders  sorgfältige  Berück- 
sichtigung erfahren  hat.  Wir  finden  die  Fortschritte 
derselben  unter  ZugrundcleguDg  der  neuesten  Litteratur 
ausführlich  ilargestelU,  wobei  in  der  Wiedergabe  des 
.Stoffes  ausserdem  noch  eine  Erleichterung  des  .Studiums 
durch  sahireiche  Illustrationen  mit  grossem  Erfolge 
dnrehgeführt  ist.  Die  Liiteratur  ist  überall  möglichst 
vollständig  angegeben,  so  dasa  das  Werk  ein  selten 
vollständiges  Kompendium  daratcllt.  Auch  die  nicht 
die  Elektrochemie  betreffenden  Kajntel  sind  in  der  alt- 
bewährten Weise  bearbeitet,  in  den  Fortachritlcn  der 
Neuzeit  entsprechend  ergänzt. 

Schoop,  Dr.  P.  Elektrische  Bleichereien.  Mit 

2 t Abbildungen.  Sammlung  elektrotechnischer  Vor- 
träge. Herausgegeben  von  Dr.  Ernst  Voil.  3.  Band. 
6 Heft.  Stuttgart,  Vcrlug  von  Ferdinand  Enke.  1900. 

Behrens,  H.  Professor  an  der  Polytechnischen  Schale 
in  Delft.  Mikrochemische  Technik.  Hamburg 
und  Leipzig.  ti>oo.  Verlag  von  l..eopoId  Voss. 
Preis  M.  3.—. 

Das  neueste  Werk  des  auf  dem  Gebiete  der  Mikro- 
chemie rUhmlichst  bekannten  Herrn  Verfassers  enthält 
in  klarer  Darstellung  alle  llundgriffc,  Operationen  u.a.w. 
der  mikrochemischen  Technik  die  jedem,  der  sich  mit 
derartigen  Arbeiten  beschäftigt,  willkommeo  sein  wird. 

Fbrstcr,  Fritz,  Oberingenieur.  Dynamoclektrlsche 
Maschinen  und  Akkumulatoren.  1.  Hand. 
Mit  60  in  den  Text  gedruckten  Figuren.  Berlin  (900. 
l.ouU  Markus,  Verlagsbuchhandlung.  Preis  M.  4.50. 
Ein  leicht  verständlich  gesihriebenes  Werkcheo. 
das  sich  insbesondere  fur  solche  eignen  dürfte,  die 
rasch  einen  Feberblick  Uber  das  behandelte  Gebiet 
gewinnen  wollen. 

Rudolphi,  Dr  Max.  Die  Bedeutung  der  physi* 
kallsehen  Chemie  for  den  Schulunterricht. 

Güttingen  1900.  Verlag  von  Vandenhoek  \ Rup- 
recht. Preis  bo  Pf. 

Holland,  A.  La  Theorie  des  Ions  et  l'EIectro- 
lyse.  I.  Vot.  in-8*carrc  de  165  pages  et  13  ftgures. 
Paris  1900.  Verlag  von  Georges  t’arrc  ctC.  Naud. 
Preis  gebunden  5 Fs. 

Nernst,  Prof.  Dr.  W.  und  Borchers,  Dr.  W. 
Jahrbuch  fOr  Elektrochemie.  Berichte  über 
die  Fortschritte  des  Jahres  1899.  VI.  Jahrgang. 
Halle  a/s.  1900.  Verlag  von  Wilhelm  Knapp. 
Preis  M.  20,-—. 

Das  Werk  hat  die  alten  Vorzüge,  die  wir  bereits 
in  unseren  früheren  Besprechungen  hervorgehoben 
haben,  aber  auch  die  uUen  Fehler,  Über  die  wir  uns 
ebenfalls  bereits  früher  hinreichend  ausgesprurhen  haben. 


(S.  Jahrgang  II.  S.  167,  III.  S.  140,  IV.  S,  184,  V. 
S.  156.)  Wir  haben  demnach  auch  iBesmal  nichts  bin- 
zuzufügen,  denn  es  gilt  noch  jedes  Wort,  das  wir  da- 
mals, inshefondere  auch  über  die  »Enipfehlenswerten 
VcroffeDtlichungen'i,  über  die  Behandlung  der  Gegner 
u.t.  w.  gesagt  haben.  Interessant  ist  io  letzterer  Hin- 
sicht, dass  auf  S.  t8  noch  speziell  darauf  hingewiesen 
wird,  dass  ein  Herr,  der  üiier  Theorien  der  Elektrolyse 
allerdings  von  einem  .Standpunkte  ans  schrieb,  die  den 
Ansichten  des  Herrn  Verfassers  konträr  ist,  auch  ein 
Werk  über  das  «Geschlechtsleben  der  .Schnecken«  ver- 
fasst hattS  Man  steht,  es  ist  genau  der  alte  Ton,  den 
wir  auch  schon  früher  genügsam  kennzeichneten.  Be- 
sonders wertvoll  sind  in  dem  Werke  die  /osammen- 
siellungen  der  Patente  für  jeden  .\bschnitt,  die  ein  sehr 
brauchbare«  Material  darstellen.  Die  Ausstattung  ist 
ebenfalls  wie  10  den  Vorjahren  vorzüglich. 

Biedermann,  Dr.  Rudoir.  Chemiker-Kalender 
1901.  Ein  Milfsbuch  für  Chemiker,  Physiker,  Miue- 
rnlogen,  Industrielle,  Pharmazeuten,  HUtienlcute  n.t.w. 
Zweiundswanzigster  Jahrgang.  Mit  einer  Beilage. 
Berlin  1901.  Verlag  von  Julius  Springer.  Preis 
M.  4.  ln  Leder  geh.  M.  4. So. 

Die  neue  Auflage  ist  in  mancher  Hinsicht  er- 
weitert, insbesondere  in  dem  Kapitel  sTechoiich* 
(.'hcmische  Untersuchungen«  den  metallurgischen  Prüfungs- 
methoden eine  erhebliche  Erweiterung  tu  Teil  ge- 
worden. Auch  die  neue  Tabelle  Über  Schwefelsäure 
und  Alaun,  sowie  die  ZusammeostelUing  wichtiger 
Naphthalin  - Derivate  sind  noch  besonders  hervorzu- 
heben. 

Weinstein,  Dr.  B.,  Kaiscrliiher  Kegierungsrat  und 
Universitäts-Professur.  Die  Erdströme  Im  deutschen 
Relehstele^raphengreblet  und  ihr  Ziisammcohaog 
mit  den  erdmagnetischen  Erscheinungen.  Auf  Ver- 
anlassung und  mit  l.'ntcrstützang  des  Keichspostarols 
sowie  mit  Unterstützung  der  Königlich  preusiischen 
Akademie  der  Wissenschattco.  im  Aufträge  des  Krd- 
strom-Komtl^s  des  elektrotechnischen  Vereins  bearbeitet 
und  hcrauagcgcbcD.  Mit  einem  Atlas,  enthaltend  19 
lithographierte  Tafeln.  Braunschweig  1900.  Verlag 
von  Friedrich  Vieweg  & Sohn.  Preis  M.  4. — . 

Die  vorliegende  VerüffcDilichung,  welche  eines  der 
interessantesten  und  aktuellsten  Gebiete  behandelt, 
dürfte,  umsomehr,  da  sie  sich  auf  reichhalttges  and  aus 
besten  Quellen  stammendes  Material  stützt,  mit  Recht 
da«  Interesse  der  weitesten  Kreise  erregen,  und  wir 
wollen  daher  nicht  verfehlen,  unsere  Leser  auf  dieselbe 
aufmerksam  zu  machen. 

Bczold,  Wilhelm  von.  Theoretische  Betrach- 
tungen Ober  die  Erg'ebnlsse  der  wissen- 
schaftlichen Luftfahrten  des  Vereins  zur 
Fördemngr  der  Luftschiffahrt  ln  Berlin.  Mit 

17  in  den  l'ext  eingedruckten  Ahbüdungen.  Braun- 
schweig 1900  Verlag  von  Friedrich  VievvegA' Sohn. 
l*reis  M.  1. — 

Erdmann,  Prof  Dr.  H.  Lehrbuch  der  anor- 
ganischen Chemie.  3..\un.  Mit  287  Abbildungen, 
einer  Rechen  tafclu.  sechs  farbigen 'I'afeln.  Braunschweig 
1‘jOO.  Druck  und  V'crlag  von  Friedrich  View  eg  A 
.Sohn.  Preis  in  Leinen  geh.  M.  15.-  , in  Ha)bfr.inz 
gcb.  M.  16.—. 

Von  dem  üblichen  Schema,  nach  welchem  eine 
grosse  .Anzahl  von  Lehrbüchern  der  (Chemie  verfasst 
sind,  weicht  das  vorliegende  in  wohlthuender  Weise  ab. 
Es  stellt  sich  insofern  von  vornherein  auf  eine  höhere 
.Stufe,  als  es  sich  nicht  damit  begnügt,  lediglich  Thal* 
Sachen  aneinanderrureihen.  Es  fesselt  vielmehr  durch 
die  interessante  Art  der  Darstellung  des  Stoffes  einer* 
seits  das  Interesse  des  Lesers  vom  ersten  bis  zum 
letzten  Bnehstaben ; andrerseits  sind  die  .Ausführungen 


Digitized  by  Gocgie 


Hctt 


KLKKTROCHEMISCHK  ZErreCHRirr. 


23 


»tcts  10  gehalten,  ilaM  der  Lesende  zu  immerwährender 
Gedankenurbeil  angehaUen  wird,  so  dass  er  die  be* 
handelte  Materie  kritisch  zu  betrachten  and  dadurch 
am  besten  su  beherrschen  lernt.  Bei  jedem  einselnen 
der  behandelten  SlolTe  ist  neben  dem  Vorkommen,  der 
Darstellung  und  den  Kigenschaften  auch  auf  die  Ge> 
schichte,  auf  die  chemische  Technik,  auf  die  Experi- 
mente mit  demselben,  auf  die  analytischen  Verhältnisse 
und  auf  sonstige  iniereaaante  und  wissenswerte  That- 
sachen  ganz  besonders  eingegangen.  Ks  bietet  somit 
das  Werk  eine  solche  Fülle  des  Wissenswerten,  wie 
man  es  selten  je  hndet.  Dabei  icichnet  sich  die  Diktion 
durch  Klarheit  und  die  Schitdemng  durch  Schönheit 
aut;  die  Ausstattung  ist  sehr  gediegen  und  der  Preis 
im  Verhältnis  zum  Gebotenen  ein  mSssiger  — kersnm, 
et  liegt  hier  ein  Werk  Tor,  dass  man  gern  und  freudig 
und  mit  gutem  Gewisen  jedermann  empfehlen  kann  ond 
<bui  eine  wertvolle  Bereicherung  der  Bibliothek  eines 
jeden  t'aehgenossen  bilden  wird. 

Chemlseh-technlsehes  Repertorium.  Lebersiebt- 
lieber  Bericht  aber  die  neuesten  Erfindungen,  Fort- 
schritte und  Verbesserungen  auf  dem  Gebiete  der 
technischen  und  industriellen  Chemie  mit  Hinweis 
auf  Maschinen,  Apparate  und  Litteratur.  Ilcraus- 
gegeben  von  Dr.  Emil  Jacobsen.  39.  Jahrgang. 
i<HX).  Erstes  Halbjahr.  Erste  Hälfte.  Berlin  190a 
K.  Gaertners  Verlagsbuchhandlung.  Hermann  Hey* 
fclder. 


Schmidt  • Hennlgker,  Fr.  Elektrotechnikers 
Lltterarlsches  Auskunflsbueh.  Die  Liticratur 
der  EUktrotechnik,  Kiektrizitäl,  Elektrochemie,  des 
Magnetismus,  der  'l'elcgraphte,  Telephonie,  Ulili- 
scbativorrichtung,  Köntgenstxahlen,  sowie  der  Karbid- 
u.  Acetylenlndastrie  der  Jahre  lSS4->i90O  (ge- 
schlossen um  1.  Oki.  1900).  Leipzig  1900.  Verlag 
von  Oskar  Lein  er.  Preis  S5  Pf. 

Die  neue  Auflage  — cs  ist  die  sechste  — ist  er- 
gänzt und  mit  grossem  Fleitse  und  grosser  Sorgfalt 
darchgearbeitet  worden,  so  dass  sic  einen  sehr  voll- 
ständigen und  zuverlässigen  Führer  durch  das  grosse 
Gebiet  der  elektrotechnischen  I.itteratur  daratellt. 

Ludwig:,  Dr.  Anton.  Taschenbuch  fdr  den 
Acetylen-Techniker  1901.  hAO  praktischer  Leit- 
faden für  Fabrikanten  und  Installateure  von  Acetylen- 
Apparaten,  Besitzer,  Leiter  und  Beamte  von  Acetylen- 
Aoiagen  u.  Karbidwerken  nebst  Adressbuch  der 
Karbid-  u.  Acetylen-Industrie.  Zweiter  Jahrgang. 
Berlin,  Verlag  von  S.  Calvary&Co.  Preis  M.  3. — . 

Das  io  seiner  neuen  Auflage  zu  stattlichem  Umfange 
angewachsene  Werkchen  stellt  ein  gutes  Kompendium 
alles  Wissenswerten  Uber  das  Acetylen  dar,  welches  wir 
allen  Interessenten  aufs  beste  empfehlen. 

Elektrotechnikers  Notlzkalender.  Sechster  Jahr- 
gang. 1900/1901.  Preis  .M.  1.50.  Leipzig,  Vcrli9;s- 
Imchhandlung  .Schulze  & Co..  Lange  .Strasse  28. 


GESCHÄFTLICHES. 


Oie  Wesiinghousc  ElektrizltAts-Aktiengre- 
SellSChftft  teilt  uns  mit,  dass  sie  hienelbsl  eine  Gc- 
selisch.ift  unter  der  Firma  Wesiinghouse  Elekirizitäls- 
Aktiengesellschaft  errichtet  hat. 

Zweck  der  Gesellschaft  ist  die  Lieferung  von  elek- 
trischen .Maschinen  und  Apparaten  ftlr  Klektrizitäts-An- 
lagen  jeder  Art  und  jeden  Umfunges. 

Sie  fuhren  selbitvcrständlich  auch  komplette  An- 
lagen für  elektrische  Beleuchtung,  elektrische  Kraft- 
übertragung, ferner  elektrische  Strassen-,  Klein-  und 
Vollbahnen  sowie  e!ektro<‘hemische  und  Anlagen  für  Elek- 
trolyse aus. 

Durch  Beschluss  der  Gcner.-itversainmlung  sind  die 
beiden  Aktiengesellschaften  S.  Bergmann  & CO., 
Aktiengesellschaft,  Fabrik  für  Isolier- Leitungsrohrc  und 
Spezial- Installations- Artikel  für  elektrische  Anlagen, 
und  Bergmann -Elektromotoren-  und  Dynamo -Werke. 
Aktiengesellschaft  mit  einander  fusioniert  worden.  Die 
Fortführung  der  dur<h  die  Fusion  verschmolzenen 


Bergmann  roteruchmungen  geschieht  unter  der  neuen 
Firma  Bergmann-Elektrizitätswerke,  AkticngcselUcbaft, 
doch  tritt  ausser  dieser  Firmenämterung  keinerlei 
Aendernng  in  der  < Geschäftsführung  ein,  indem  für  die 
Leitung  des  Gesamiuntcrnehmens  die  gleichen  Persön- 
lichkeiten an  der  Spitze  stehen,  welche  bisher  die  Ge- 
schäfte der  beiden  fusionierten  Akticngesellscbaften 
führten.  Alle  Geschäfte  der  fusionierten  Gesellschaften 
werden  auch  fernerhin  getrennt  behandelt  und  die- 
jenigen der  früheren  Firma  S.  Bergmann  & Co..  Aktien- 
gesellschaft, Fabrik  für  Isolir-Leitungsrohre  und  Spezial- 
Instaliations-Ariikcl  für  elektrische  Anlagen,  mit  der 
neuen  Firma  ßergm.anD*Eiektrizitätiwerke,  Aktiengesell- 
schaft und  dem  Zusatz  sAbteiluog  J (Installations- 
material)! Hennigsdorferstr.  33—35,  dagegen  die  Ge- 
schäfte der  früheren  Firma  Beigmana-Elekiromotoren-  u. 
Dynamowerke,  Akiiengezellschaft  mit  dem  Zusatz  sAbtei- 
lung  M (Mtischtncnabteilnog)«,  Oudenurderstr.  23 — 32  be- 
zeichnet, dieselben  sind  nach  von  einander  gesondert 
zu  adressieren. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

ZuaammengesicUt  vom  Patent-  und  l'ecbnischcn  Buresu  /i.  Da/cAou’.  Berlin  NW.,  Marien-Mrassc  17, 


Deutsches  Releh. 

Anmeldungen. 

Kl.  2if.  B.  27007.  P«lektrisi'he  Bogcul.'impe  mit 
mehreren  Koblenpaaren : Zus.  r.  B.  26Ö26.  — 

Curl  Hörner,  Berlin,  ßrückenstr.  10. 


Kl.  2if.  A.  6988.  Einrichtung  zum  Betriebe  von 
Nernst-Iaimpen.  — Allgemeine  Elektrizitäts- 
Gesellschaft,  Berlin. 

Kl.  aif.  B.  25933.  Büirenlam|»e.  Hugo  Bremer. 
Neheim  .'i.  K. 
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Kl.  2tf.  Scb.  15912.  Kiarichtuog  xur  selbsttMtigen 
AaifchaUuDg  des  Heirkörp«rt  bei  (.llUbUmpen  mit 
I..c«chlkörpern  aus  Leitern  aweitcr  Klasse.  — Erncst 
Schattner  n.  J.  WUiiam  llarmer,  Norwich,  Kogl.; 
Verir.:  Arthur  Itaermann,  Berlin,  Karlst.  40. 

Kl.  2tf.  H.  26636.  Klektriache  Bogenlampe  mit 
mehreren  Kohlenpaorcn.  — Curt  Börner,  Herllo, 
Biückcnti.  IO. 

KI.  21  a.  F.  13802.  Verfahren  zur  VeraUrkang  von 
telephonisch  oder  phonographisch  aufgenommeoen 
GesprSchen.  — S.  Lemvig  Fog,  Kopenhagen,  Stock- 
hotinagnde  43;  N'ertr.:  liugo  Pataky  u.  Wilhelm 
Pataky,  Berlin,  l.uisenstr.  25. 

Kl.  21a.  P.  II  51I-  Verfahren  rum  Empfangen  und 
zur  verstärkten  Wiedergabe  von  Nachrichten,  Signalen 
O.  dgl.;  Zua.  z.  P.  109569.  — Valdemar  Ponlsen, 
Kopenhagen;  Vertr.;  Hugo  Pataky  u.  Wilhelm 
Pataky,  Berlin,  Luisenstr,  25. 

KI.  2ia.  W.  15812.  Vorrichtung  zur  setbstthltigen 
telegraphischen  Lebermittlung  von  Naclinchten.  » 
Ludwig  Wojnlcwiez,  Krivoi-Rog,  Ruasl.;  Vertr.: 
C.  V.  Osaowski,  Berlin,  Potsdamerstr.  3. 

Kl  2id.  C.  8674.  Ktnrichtung  zur  Erzeugung  einer 
erhöhten,  aher  nur  kurze  Zeit  dauernden  Arbeils- 
leiatung,  mit  Hilfe  einer  vcrhältniamässig  schwachen 
Kicktrisität<(iuelte.  — .Aoael  de  Castro  o.  Henry 
W.  Schlomann,  New-Vork;  Vertr.:  Paul  BrögcL 
mann,  Berlin,  Leipzigerstr.  26. 

Kl.  40a.  S.  13  228.  Zinkgewinnungiofen  mit  ge- 
trenntem Scbmelt-  und  Reduktionsrnum.  — Amedce 
S^bitlot,  Paris;  Vertr.:  Max  Schöning,  Berlin, 
Lindenstr.  11. 

Kl.  48a.  F.  12  566.  Mit  einem  anderen  Metall  über- 
zogener Draht  aus  Kupfer  oder  anderem  wertvollen 
Metall.  — Feiten  »S:  Guilleaume.  Cnrlawerk- 
Akl.«Gesellsch.,  .Mülheim  a.  Rh. 

Krtetlungcn. 

Kl.  12  k.  115462.  Verfahren  zur  Gewinnung  von 
Ammoniak  aus  Seeachlick.  — Deutsche  Ammoniak- 
werke, Gesellschaft  mit  beschränkter  Haf- 
tung, Kolo  a.  Kh. 

Kl.  12  k.  115725.  Einrichtung  zur  gleichniiasigea 
Erhitzung  von  Gasgemischen.  — J.  Mactear,  l.ondon  ; 
Vertr.:  Ottomar  K.  Scholz  u.  Franz  Schwenterlcy, 
Berlin,  Leipzigerstr.  131. 

Kl.  12I.  115677.  V'erfahren  zur  Reinigung  von  Salz- 

soole.-~-TOD  Glenck,Koromann&Cie.,  Schweizer- 
halle  b.  Basel;  Vertr.:  Carl  Pieper,  Heinrich  .Spring- 
mann u.  Th.  Stört,  Berlin,  Iliodcrsinstr.  3. 

Kl  12p.  115  517.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Y-Tropin  aus  Tropioon  durch  elektrolytische  Kc- 
duktioD.  Firma  K.  Merck  , iMrmstadt,  MUhlstr  33. 

KJ.  120.  115516.  Verfahren  zur  Gewinnung  von 

o-Chlorbenzaldehyd  aus  dem  bei  der  Chlorierung  des 
O'Nitrotoluols  neben  o-Nitrobcnzylcblorid  entstehenden 
o-Chlorbenrylchlorid,  — Kalle  & Co..  Biebrich  a.  Rb. 

Kl.  I2n.  115463.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

(■bromoxydttUaizen  durch  elektrolytische  Reduktion 
von  Chromoxydsnlzen  — C.  F.  Boehringer^Söhnc, 
Watdhof  b.  Mannheim. 

Kl.  I2n.  115989.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Kupferoxydammoniaklüsungen  von  hohem  Kupfer- 
gehall. — Dr.  E.  Bronnert,  Nieüennorachweiler  i.  E., 
Kr.  Mülhausen,  Dr.  M.  Fremery  u.  J.  Urban,  Oder- 
bnich,  Rcg.-I^x.  Aachen. 

Kl.  12 1.  115988.  Verfahren  zur  Darstetlung  von 

Kaliumbicarbonat.  Dr,  M.  Goldschmidt,  Char- 
loticnbnrg,  Carmerstr.  1. 


Kl.  21  f.  115793.  Elektrische  Glühlampe  mit  einem 
aus  zwei  parallel  geschalteten  l.eitem  bestehenden 
Glühkörper.  — Ch.  Peterseo,  Christiaoia;  Vertr.: 
K.  Deissler,  J.  Maemeckeu.  Fr.  D c i s s 1 e r , 
Berlin.  Luisenstr.  31a. 

Kl.  2 ln.  115706.  Vorrichtung  zum  .Schutze  des  beim 
Fernsprecher  Hescbäfiigteo  vor  zufällig  in  die  Fern- 
sprcchteitung  übertretenden  hochgespannten  Stark- 
strömen. — Dr.  J.  Puluj,  Prag;  Vertr.:  E.  Went* 
scher,  Berlin,  Gleditschstr.  37. 

Kl.  21  f.  115708.  Verfahren  lur  Herstellung  von 
Glühkörpern  für  elektrische  Glühlampen  aus  Bor 
oder  Silicium.  — A.  Blondel,  Paris;  Vertr.:  Carl 
Fr.  Reich  eit,  Berlin,  Luisenstr.  36. 

Kl.  21  f.  115709.  Elektrischer  GUihkörper.  — L. 
de  Somzee,  Brüssel;  Vertr.:  C Fehlert  u.  G. 
Loubier,  Berün,  Dorotheensirasse  33. 

KL  21  f.  115  750.  Einrichtung  zum  Halten  des  Ersatz- 
fadens  bei  der  Wiederherstellung  ausgebrannter  Glüh- 
lampen. — M.  Dumont,  Paris;  Vertr.:  Hans  Hei- 
mann,  Berlin,  Neue  Wühelmstr.  13. 

KL  21  b.  115  6to.  Elektrode  (Ur  Primär-  wie  Sekundär- 
elemente. •—  W,  B.  Bary,  St.  Petersburg;  Vertr.: 
C.  Fehlert  u.  G.  Loubier,  Berlin,  Dorotheenstr  32. 

KL  21b.  tt5  7S3.  Galvanisches  Element;  Zos.  s.  Pat. 
114740  — Dr.  C.  Kaiser,  Heidelberg. 

KL  2if.  115500.  l.ampe  mit  Leuchtkörpem  aus 

Leitern  zweiter  Klasse.  Zus.  z.  Pat.  114  241.  — All- 
gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, 
Berlin. 

Kl.  21  h.  tt5  9$3>  Elektrische  SammelbaUcric  mit 

gefässföntiiigen  Elektroden.  Zus.  z,  Pat.  100776.  — 
A.  T r I b e 1 b o r n , Zürich;  Vertr,:  Dagobert  Tim  ar, 
Berlin,  Luisenstr.  27|2S. 

KL  2 IC.  115666.  Schalter  zur  Regelung  einer  aus 
Sammlern  gespeisten  elektrischen  Treibmoschtne.  — 
R.  B e 1 li  e I d , London  ; Vertr.:  Henry  E.  Schmidt, 
Berlin,  Blücherstr.  10. 

KL  40a.  115  746.  Aus  l’ortlandzcment  und  einem 

t.)xyd  hergesteUtes  Diaphragma  für  die  feurigflüssige 
Elektrolyse.  — J.  D.  Darling  tu  Ch.  L.  H a r r i ■ 
son,  Phtlitdeiphta;  Vertr.:  E.Hoffmann,  Berlin, 
Fricdrichslr.  64. 

KL  40a.  115972.  Verfahren  zur  Cfcwinnung  besw. 

Abscheidung  von  Zinkovyd  und  Zinkcarbonat  »us 
.Ammoniumcarbonat  und  Ammoniak  cothaltcnden 
Zinklösungen.  — G.  Rigg,  Swansea;  Vertr.:  C. 
F e h i e r t u.  G.  L o u b i e r , Berlin,  Dorotheenstr.  33. 

Gebrauchsmuster. 

Eintragungen. 

Kt.  12  b.  141  049.  Elektrolytischer  Wasserzersetzungs- 
Apparat  mit  in  einiger  EDtfernang  vom  Buden  ange* 
ordneten  und  in  je  eine  oben  hermetisch  abge- 
schlossene« unter  perforierte  Glas-  oder  Kaolinröhre 
eingeseuten  Elektroden  aus  Blei  oder  Stahl.  M.  L*. 
.S  c h o o p , Köln  a.  Rh.,  Niederichstr.  6. 

Kl.  31  b.  140948.  Galvanisches  Element  mit  beson- 
derem k:ium  für  chemische  Präparate,  in  welchen  ein 
von  aussen  kommendes  Kohr  zum  EinfUlieo  von 
Flüssigkeit  cinmündet.  Emil  Schwarzlcld,  Berlin 
Naunynstr.  52. 

Kl.  31c.  140434.  Schutznetz  für  elektrische  Hoch- 

spannungsleitungen,  bei  welchem  die  einzelnen  Quer- 
dräbte  an  den  umgebogenen  Enden  zwischen  die 
Ringe  der  Längsdrähte  eingeklemmt  und  rugedrQckl 
werden.  Heinrich  I.,  i u n a r t z , Saaralben. 

Kl.  21  b.  140595.  Elektrode  aus  gewelltem  Metall- 
blech  für  gBlvaniscbe  Elemente.  F.  Walloch, 
Berlin,  Köpenickerstr.  55. 
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ErnitdriguHg  dtr  Ct/rürpuHktt  für  SJtktroIyU.  l’em  Fr«f.  J.  C.  Mae  Grtgar.  — Die  EUkfratktmU  im  fahrt  t^o,  (Schlmta.) 
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GALVANISCHE  BATTERIE  MIT  INNERER  HEIZUNG. 

Von  William  Stepney  Ratuson. 


In  galvanischen  Batterien,  bei  welchen 
die  Elektrizität  durch  die  oxydierende  Ein- 
wirkung eines  geschmolzenen  Salzes  auf  ein 
geschmolzenes  Metall  erzeugt  wird,  wurde 
zum  Schmelzen  des  Salzes  und  des  Metalles 
bisher  im  wesentlichen  eine  äussere  Heizung 
benutzt,  wobei  eine  teilweise  innere  Heizung 
nur  nebenbei  mit  der  Erzeugung  des  elek- 


trischen Stromes  infolge  Oxyd-ition  der 
Kohle  bezw.  der  Kohlenwasserstoffe  auftrat 
(vergl.  die  deutsche  Patentschrift  106231), 

Ferner  besteht  bei  den  bekannten  Ein- 
richtungen das  teilweise  dem  Feuer  ausge- 
setzte Battcriegefass  in  der  Regel  aus  Eisen, 
das  ein  guter  Wärmeleiter  i.st.  Abgesehen 
davon,  das.s  hierdurch  ein  Verlust  an  Wärme 
durch  Strahlung  eintreten  kann,  lässt  die 
Haltbarkeit  dieses  metallenen  Battcriegefässes 
viel  zu  wünschen  übrig. 

Abhilfe  nach  beiden  Richtungen  hin 
lässt  sich  nun  mit  vollem  Erfolge  dadurch 
schaffen,  dass  man  von  der  äusseren  Heizung 
gänzlich  Abstand  nimmt  und  die  Heizung 
des  Elementes  allein  von  innen  durch  Ein- 
blasen bezw.  Verbrennen  eines  geeigneten 
Gemisches  von  Kohlenwasserstoffen  oder 
kohlenwasserstoffhaltigen  Gasen  und  .Sauer- 
stoff bezw.  sauerstoffhaltigen  Gasen  bewirkt, 
wobei  die  /Cufulir  bequem  in  .solcher  Weise 
geregelt  werden  kann,  dass  eine  vollkommene 
Verbrennung  des  Sauerstoffes  stattfindet, 
also  keine  oxydierende  Einwirkung  des 
letzteren  auf  das  Metall  eintreten  kann. 
Bei  leicht  oxydierbaren  Metallen,  wie  bei- 
spielsweise Blei,  das  für  IClemcnte  der  in 
Rede  stehenden  Art  in  erster  Linie  in  Be- 
tracht kommt,  ist  es  zweckmässig,  das 
kohlenwasserstoffhaltige  Gas  in  einem  ent- 
sprechenden Ucbcrschuss  zuzülühren,  was 
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sich  durch  passende  Einstellung  der  be- 
treffenden Regelungsorgane  erreichen  lässt. 
Die  auf  diese  Weise  innerhalb  des  Elementes 
erzeugte  Wärme  kann  nun  für  die  Strom- 
erzeugung in  vollem  Umfange  nutzbar  ge- 
macht werden,  wenn  das  Batteriegefäss  aus 
einem  die  Wärme  schlecht  leitenden  Stoff 
hergestellt  ist.  Letzteres  wird  daher  vor- 
zugsweise aus  Magnesiasteinen  gefertigt, 


Fig,  7.  Batterie  von  oben  (gesehen- 


einem  Stoffe,  der  bereits  bei  dem  inneren 
Gefäss  des  durch  die  britische  Patentschrift 
'5903  vom  Jahre  1897  bekannt  gewordenen 
Elementes  verwendet  worden  ist.  Von  der 
innerhalb  des  Batteriegefässes  erzeugten 
Hitze  dringt  demnach  erheblich  weniger 
nach  aussen,  als  wenn  dasselbe  aus  Eisen 
bestände,  und  es  lässt  sich  die  Brennstoff- 
zufuhr fast  genau  dem  Strombedarf  anpassen, 
was  gegenüber  der  äusseren  Beheizung  eben- 
falls ein  Vorzug  i.st. 

Bei  der  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Form  des  verbesserten  Elementes  ist  a 
das  aus  einem  die  Wärme  und  Elektrizität 
schlecht  leitenden,  strengflüssigen  Stoff, 
z.  B.  Magnesiasteinen,  hergestellte  Batterie- 
gefäss,  das  durch  den  aus  demselben 
Stoft  bestehenden  Deckel  c geschlossen 
ist  und  die  poröse  Magnesiazelle  b ent- 
hält. Diese  dient  in  bekannter  Weise  zur 
Aufnahme  des  Salzes  und  ist  von  der 
vom  Gefäss  a eingeschlossenen  flüssigen 
Metallmasse,  vorzugsweise  geschmolzenem 


Blei,  umgeben,  ln  das  Metall  hinein  tauchen 
eiserne  Elektrodenplatten  m,  die  oben  Ab- 
leitungsstreifen n besitzen.  In  die  Magnesia- 
zelle 4 hinein  ragt  ein  Rohr  /,  das  unten 
seitliche,  durchbrochene  Ausläufer  k besitzt. 
Durch  j und  k kann  Sauerstoff  bezw.  Luft 
zur  Regeneration  des  Salzes  eingeblasen 
werden.  Der  Ueberschuss  entweicht  durch 
das  Rohr  l. 

Durch  den  Deckel  c hindurch  gehen 
ferner  die  Röhren  g,  h,  i,  von  denen  g zur 
Einführung  des  kohlenwasserstoffhaltigen 
Gases  oder  Dampfes,  h zur  Einführung  des 
sauerstoffhaltigen  Gases  oder  Dampfes  und 


Fifv.  8.  (Juenchnitt  darch  die  Batterie. 

i zur  Abführung  der  Verbrennungsprodukte 
dient.  Die  bei  g und  h entstehende  Gebläse- 
flamroe  giebt  ihre  Wärme  an  das  zweck- 
mässig bereits  vorher  geschmolzene  bezw. 
geschmolzen  cmgefullte  Metall  ab  und  hält 
durch  Vermittelung  dieses  auch  das  Salz 
geschmolzen,  so  dass  bei  Schluss  des  Strom- 
kreises die  Stromerzeugung  sofort  einsetzt. 


ÜBER  EIN  DIAGRAMM  DER 

ERNIEDRIGUNG  DER  GEFRIERPUNKTE  FÜR  ELEKTROLYTE. 

Von  Prof.  J.  G.  Mac  Gregor. 

Folgende  Abhandlung  beschreibt  eine  über  die  Kenntnisse  gestattet,  welche  wir 
graphische  Methode,  die  einen  Ucberblick  von  der  Beziehung  der  Erniedrigung  des  Ge- 
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frierpunktcs  zu  dem  Zustand  der  Ionisation 
in  wässerigen  Lösungen  von  Elektrolyten 
besitzen,  und  welche  zeigt,  dass  das  Studium 
eines  solchen  Diagramms  viel  zur  Aufklärung 
folgender  Fragen  beiträgt. 

1. ‘)  Hat  die  Erniedrigung  beständig  einen 
gemeinsamen  Wert  für  alle  Elektrol)’te,  und 
wenn  es  der  Fall  ist,  wie  gross  ist  derselbe? 

2.  Welches  ist  der  Zustand  der  Ver- 
bindung und  welches  die  Art  der  Ionisation 
der  in  der  Lösung  befindlichen  Elektrolyten? 

Konstruktion  und  Eigenschaften  des 
Diagramms. 

Wenn  eine  ausserordentlich  verdünnte 
Lösung  einen  Elektrolyten  enthält,  dessen 
Molekül,  wie  es  in  der  Lösung  besteht, 
p Aequivalente  besitzt  und  sich  in  q freie 
Ionen  auflöst  und  wenn  d sein  lonisations- 
koeffizient  und  k seine  Erniedrigungskonstante 
ist,  so  ist  die  äquivalente  Erniedrigung 

S_ 

Wenn  wir  daher  ein  Diagramm  von  Kurven 
mit  lonisationskoeffizienten  als  Ordinaten 
und  mit  äquivalenten  Erniedrigungen  als 
Abscissen  zeichnen,  so  müssen  die  resul- 
tierenden Kurven  bei  äusserster  Verdünnung 
(a  - i)  die  durch  obige  Gleichung  darge- 
■stellten  graden  Linien  berühren,  voraus- 
gesetzt, dass  für  k,  p und  q die  geeigneten 
Werte  eingesetzt  werden.  Diese  graden 
Linien,  die  der  Kürze  halber  Tangenten 
jener  Kurven  heissen  mögen,  können  sofort 
in  dem  Diagramm  gezeichnet  werden,  wenn 
man  für  k,  p und  q irgend  welche  zulässigen 
Werte  annimmt.  In  dem  beigegebenen 
Diagramm’)  sind  die  gestrichelten  Linien  die 
Tangenten  für  die  zü  untersuchenden  Elektro- 
lyten bei  verschiedenen  Annahmen  bezüglich 
der  lieschaflfenheit  in  der  Lösung  und  der 
Art  der  Ionisation  und  für  k=»i.f!5.  Sie 
sind  mit  den  Ziffern  1 — 2,  2 — 3 u.  s.  w. 
bezeichnet.  Die  erste  Zifler  giebt  die  Anzahl 
der  Aequivalente  des  Moleküls  an,  welche 
zum  Bestehen  in  der  Lösung  angenommen 
worden  ist,  und  die  zweite  die  Anzahl  der 
freien  Ionen,  in  welche  das  Molekül  sich  auf- 
lösen  soll.  So  i.st  l — 2 die  Tangente  für 
einen  Filektrolyten  wie  NaCI  unter  der  An- 
nahme, dass  es  in  der  Lösung  in  einzelnen 
Molekülen  besteht,  von  denen  jedes  daher 
ein  Aequivalent  besitzt  und  sich  in  zwei  Ionen 
auHöst.  Nimmt  man  eine  Verbindung  von 
doppelten  Molekülen  mit  unveränderter  Art 

*}  t’eb^r  diet«  Fm.s:e  «iehe  aacb  eine  jüngit  von 
der  Rü)'at  Society  of  Canada  mi(];etcUte  Arbeit,  welche 
in  ihren  Transactiona  1900  verolTeiitiicht  worden. 

Siehe  die  nächste  Nummer  dieser  Zeitschrift. 


der  Ionisation  an,  so  würde  seine  Tangente 
2 — 4 .sein,  und  sie  wiire  2—2,  wenn  die 
doppelten  Moleküle  sich  in  Na  und  NaCI, 
auflösen  sollen.  Die  Linie  für  H,SO,  würde 
2 — 3 sein  unter  der  Voraussetzung,  dass  ihre 
Moleküle  sich  nicht  verbinden  und  so  zwei 
Aequivalente  haben,  und  dass  sich  jedes 
Molekül  in  3 Ionen  auflöst;  die  Linie  4 — 6 
würde  sich  ergeben  bei  einer  Verbindung 
von  doppelten  Molekülen,  von  denen  jedes 
sich  in  6 Ionen  auflöst. 

Die  punktierten  Linien  sinddicTangenten 
für  andere  Werte  von  k, — 1.S3,  1.84,  1.S6,  1.87. 

Die  Kurve  für  irgend  einen  gegebenen 
Elektrolyten  muss  sich  vom  Durchsclmitts- 
punkt  seiner  Tangente  mit  der  Linie  a = i 
entfernen.  Welches  auch  ihre  Form  .sein 
mag,  so  sollen  folgende  theoretischen  F>- 
wägungen  vorweggenommen  werden:  Die 
gleichwertige  Erniedrigung  in  verdünnten 
Lösungen  von  Nicht-Elektrolyten  ist  pro- 
portional dem  osmotischen  Druck  P und  der 
Verdünnung  V,  welche  dem  Produkt  aus 
dem  Druck  p und  dem  spezifischen  Volumen  v 
(bei  Gasen)  entspricht.  Wenn  p v in  Bezug 
auf  V abgesetzt  wird,  so  ist  die  resultierende 
Kurve  konvex  gegen  die  v-Achse  und  geht 
im  allgemeinen  durch  einen  dem  Minimum 
von  p V entsprechenden  Punkt.  Wenn  P V 
und  daher  die  äquivalenten  Erniedrigungen 
in  Bezug  auf  V abgesetzt  werden,  könnte 
man  Kurven  von  derselben  allgemeinen  Form 
erwarten.  In  einigen  Fällen  i.st  dies  auch 
durch  F^xperimente  bestätigt  worden.  Da  bei 
Gasen  die  Veränderlichkeit  von  p v der 
gegenseitigen  Wirkung  der  Moleküle  und 
ihres  begrenzten  Volumens  zugcschricben 
wird,  so  schreibt  man  bei  Lösungen  die  Ver- 
änderlichkeit von  P V ähnlichen  störenden 
Einflüssen  zu. 

Infolge  der  Ionisation  wird  die  Kurve 
eines  Elektrolyten  sich  von  deijenigen  eines 
Nicht-Elcktrolytcn  unterscheiden  1.  wegen 
der  Veränderung,  welche  in  der  Anzahl  der 
freie  Ionen  ein.schliessendcn  Molekülen  pro 
Volumcneinhcit  und  2.  wegen  der  Verände- 
rung, welche  durch  die  vorher  erwähnten 
störenden  Einflvisse  bewirkt  wird.  Die  erste 
ist  zweifellos  die  wichtigste,  und  ich  werde 
für  den  vorliegenden  Z.weck  die  zweite  ver- 
nachlässigen. letzt  nimmt  die  Trennung  mit 
der  Verdünnung  beständig  zu.  Wenn  daher 
die  V'ereinigung  der  Moleküle  nicht  cintritt 
und  wenn  die  Art  der  Ionisation  sich  nicht 
ändert,  muss  die  äquivalente  Ffrniedrigung 
durch  die  Trennung  sich  vergrös.sern  in 
einem  Verhältnis,  welches  mit  der  V^er- 
dünnung  wachst.  Die  Aenderung,  welche  in 
der  Kurve  durch  die  Trennung  und  zu- 
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nehmende  Verdünnung  eintritt,  wird  daher 
eine  zur  Achse  der  äquivalenten  Erniedri- 
gungen Parallele'  sein.  Die  re.sulticrende 
Kurve  wird  daher  gegen  die  Achse  der  Ver- 
dünnung konvex  bleiben,  sie  wird  aber  weniger 
geeignet  sein,  das  Minimum  zu  erreichen, 
als  die  Kurve  eines  Nicht-Elektrolyten. 

Wenn  wir  jetzt  die  äquivalente  Erniedri- 
gung mit  den  lonisationskoeffizienten  in  Ver- 
bindung bringen,  anstatt  mit  der  Verdünnung, 
so  wird  das  Resultat  dasselbe  sein,  als  ob 
man  die  VerdUnnungsordinaten  der  ver- 
.schiedenen  Punkte  der  eben  erw,ihnten  Kurve 
im  Verhältnis  der  zunehmenden  Verdünnung 
verkürzt  hätte,  wodurch  die  Kurve  konvex 
bleibt,  gegen  eine  Achse,  welche  vorher  die 
Achse  der  Verdünnungen  war,  Jetzt  aber  die 
Achse  der  lonisationskoeffizienten  ist. 

VV'cnn  daher  in  der  Vereinigung  der 
Moleküle  oder  in  der  Art  der  Ionisation 
keine  Aenderung  eintritt,  muss  die  Kurve 
eines  Elektrolyten  im  Diagramm  am  Durch- 
schnitt ihrer  Tangente  tangential  zu  jener 
Linie  abschweifen  und,  da  die  Verdünnung 
sich  vermindert,  nach  rechts  abbiegen,  wobei 
sie  möglicherweise  durch  einen  Punkt  des 
Minimums  der  äquivalenten  Erniedrigung  hin- 
durchgeht. Wir  können  von  einer  solchen 
Kurve  sprechen  als  der  Normalkurve  für  die 
Art  der  Ionisation  und  für  die  Tangente, 
welche  den  gegebenen  Hedingungen  in  Bezug 
auf  Zu.sammensetzung  in  der  Lösung  ent- 
spricht. 

Wenn  die  Art  der  Ionisation  infolge 
der  konstant  bleibenden  Zusammensetzung 
des  Elektrolyten  in  der  Lösung  sich  ändert 
in  dem  M.asse,  wie  die  Verdünnung  sich 
vermindert,  und  zwar  in  der  Weise,  dass 
die  Moleküle  sich  im  Durchschnitt  in  eine 
kleinere  Anzahl  von  Ionen  auflüsen,  so  wird 
die  äquivalente  Erniedrigung  sich  rascher 
vermindern,  als  es  sonst  der  F.all  wäre.  Die 
Krümmung  der  Kurve  wird  sich  daher  ver- 
mindern; sie  kann  .auch  möglicherweise  Null 
werden  und  das  Zeichen  ändern,  so  dass 
die  Kurve  in  Bezug  auf  die  Achse  der 
lonisationskoeffizienten  konkav  wird  und 
möglicherweise  die  Tangente  durchschneiden 
kann.  In  einem  solchen  p'alle  wird  sic  vom 
Ausgangspunkte  mit  der  Normalkurve  der 
Tangente  comcidieren,  welche  durch  die 
Anfangsbedingungen  in  Bezug  auf  Vereini- 
gung und  Art  der  Ionisation  bestimmt  ist, 
und  schliesslich  auch  mit  der  Norm.alkurve 
der  Tangente,  welche  durch  die  Endbcdin- 
gungen  bestimmt  ist;  zwischen  Anfang  und 
Ende  geht  sie  allmählich  von  der  einen  zur 
andern  über. 


Wenn  die  Vereinigung  der  Moleküle  in 
doppelte  oder  vielfache  Moleküle  bei  Ver- 
minderung der  Verdünnung  eintritt,  wird,  da 
die  Art  der  Ionisation  dieselbe  bleibt,  die 
äquivalente  Pirniedrigung  sich  schneller  voll- 
ziehen als  son.st,  und  die  allgemeine  Wirkung 
auf  die  Form  der  Kurve  wird  von  derselben 
Art  sein  als  unter  den  eben  betrachteten 
Bedingungen.  Die  Normal-Kurven  der  durch 
die  letzten  Bedingungen  bestimmten  Tan- 
genten werden  aber  in  beiden  F'ällen  ganz 
verschiedene  sein. 

Es  folgt  also  daraus,  dass  wir  durch  die 
graphische  Aufzeichnung  der  Kurven  für  die 
beobachtete  F.rnicdrigung  in  Bezug  auf  den 
lonisationskoeffizienten  und  durch  das  Ein- 
zeichnen  der  Tangenten  für  verschiedene 
Werte  der  Erniedrigungs-Konstanten  und  bei 
verschiedenen  Annahmen  in  Bezug  auf  Ver- 
einigung und  Art  der  Ionis.ationen  im  stände 
sind,  mit  geringerer  oder  grösserer  Genauig- 
keit zu  bestimmen,  welches  der  Zustand  der 
Vereinigung  und  der  Art  der  Ionis.ation  ist, 
welches  die  Tangenten  sind,  auf  deren  Schnitt- 
punkte die  Kurven  hinauslaufen  würden,  wenn 
man  beiäusserslerVerdünnunglieobachtungen 
anstellcn  könnte,  und  ob  die  Werte  der  Er- 
niedrigung konstant  sind,  welchen  diese 
Linien  entsprechen. 

Gegebene  Grössen  rür  Bestimmung  des 
Diagramms. 

Um  die  experimentellen  Kurven  zu 
zeichnen,  müssen  wir  entsprechende  Werte 
der  Erniedrigung  und  des  lonisationskoeffi- 
zienten für  den  Gefrierpunkt  haben,  was  für 
die  meisten  Fälle  bei  o’  C.  nahezu  genügen 
würde.  Die  ersteren  werden  durch  direkte 
Messung  erhalten;  die  letzteren  jedoch  können 
nur  indirekt  aus  Beobachtungen  der  Leitungs- 
fähigkeit gemessen  werden.  Es  ist  natürlich 
nicht  bekannt,  wie  genau  die  lonisations- 
koeffizicnten  selbst  während  des  Durchganges 
des  Stromes  auf  diese  Weise  bestimmt  werden 
können,  oder  wenn  der  Zustand  der  Ioni- 
sation während  des  Durchganges  des  Stromes 
als  der  gleiche  betrachtet  wird,  wie  derjenige, 
wenn  der  Strom  nicht  zirkuliert.  Aber  da 
gezeigt  worden  ist,  dass  elektrisch  bestimmte 
Koeffizienten  uns  in  den  Stand  setzen,  inner- 
halb der  Grenzen  des  Bcobachtungsfehlers 
nicht  nur  die  Lcitungsfahigkeit  und  die  Resul- 
tate der  Elcktroly.scn“)  von  massig  verdünnten 
komple.xen  Lösungen  vorherzusagen,  sondern 
auch  ihre  Dichtigkeit,  V'iscosität  und  andere 

Mac  Gregor:  Tran».  Roy.  Soc.,  Cao.  (2),  4^ 
Sec.  3,  117,  1S98. 
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nicht  elektrische  Eigenschaften*),  so  scheint 
es  wahrscheinlich,  dass  für  massig  verdünnte 
und  sehr  verdünnte  I.ösungcn  elektrisch  be- 
stimmte Koeffizienten  annähernd  genau  sind, 
und  zwar  nicht  nur  für  eine  Lösung,  welche 
vom  Strom  durchflossen  wird,  sondern  ganz 
allgemein. 

Leider  sind  nur  wenig  verwertbare 
Daten  von  lonisationskoeffizienten  vorhanden. 
Whetham*)  hat  jüng.st  einige  höchstwertvolle 
Bestimmungen  veröfifentlicht,  indem  er  die 
Leitungsfahigkeit  von  o*  von  einer  Reihe  von 
sehr  verdünnter  Lösungen  mass.  Er  fand  da- 
durch das  Verhältnis  deraquivalenten  Leitungs- 
fähigkeit zum  Maximum  der  äquivalenten 
Leitungsfahigkeit.  Bei  neutralen  Salzen  sind 
seine  Koeffizienten  von  gutem  Nutzen.  Hei 
Sauren  jedoch  scheinen  sie  zu  hoch  zu  sein. 
Denn  dasMaximum  der  äquivalenten Leitungs- 
rahigkeit  einer  Säure  ist  wahrscheinlich 
niedriger  als  es  der  Kall  wäre,  wenn  der 
störende  Einfluss  nicht  vorhanden  wäre,  wo- 
durch die  Konzentrationskurve  der  äquiva- 
lenten Leitungsfahigkeit  nicht  nur  einen 
Ma.ximum-l’unkt  erreicht,  sondern  auch  durch 
diesen  hindurchgeht, 

z\rchibald  und  Barnes*),  welche  in 
meinem  Laboratorium  arbeiten,  massen  die 
Leitungsfähigkeit  bei  o“  und  18“  für  eine 
Anzahl  von  verdünnten  Lösungen,  bei  welchen 
das  Verhältnis  der  zwei  l.eitungsfahigkeiten 
konstant  wurde;  und  bei  der  Annahme,  dass 
dieses  Verhältnis  auch  bei  ausserster  Ver- 
dünnung dasselbe  sein  würde,  berechneten 
sic  die  äquivalente  Leitungsfahigkeit  bei 
äus.serster  Verdünnung  für  o"  aus  Kohl- 
rausch’s  Werten  für  18“.  Sie  wandten 
diese  Methode  nur  an,  weil  die  Verfahren 
nicht  brauchbar  waren,  mit  denen  Beob- 
achtungen bei  äussersterVerdünnung  gemacht 
werden  konnten.  Wenn  das  erwähnte  Ver- 
hältnis bei  zunehmender  Verdünnung  wirklich 
konstant  wird,  so  ergiebt  die  Methode 
Koeffizienten  mit  zu  niedrigen  oder  zu  hohen 
Werten,  je  nachdem  das  V'erhältnis  bei 
mä-ssigen  Verdünnungen  sich  mit  der  Ver- 
dünnung vermindert  oder  vermehrt  (bei  KCl 
und  K,SO,  fand  man  eine  Zunahme).  Wahr- 
scheinlich wird  cs  innerh.alb  der  Grenze  des 
Beobachtungsfehlers  konstant  werden,  ehe 
cs  den  konstanten  Wert  wirklich  erreicht. 

*}  Mac  Greeor:  Trans.  N,  S.  Inat.  Sei.  9,  219, 

1896— 97  und  Phil.  .Mac.  (5),  43-  46  u.  99,  1897; 
derch  Archibald:  Trans.  N.  S.  Inat.  Sei.  9,  335, 

1897— 98  und  Barnes:  ebeadaselbit.  10,  49  u.  113, 
1899 — 1900. 

*)  Zeilach,  f.  phya.  Chemie.  33,  344.  1900. 

•)  Archibald:  Trans.  X.  S.  Inst.  Sei,,  lo,  33. 

1898— 99.  Barnet:  ebendaselbst,  10,  49  u,  113, 

1899— 1900. 


Und  wenn  es  mit  der  Verdünnung  geringen 
Schwankungen  unterworfen  ist,  selbst  wenn  sich 
dieselben  über  den  ganzen  konstanten  Wert 
erstrecken,  kann  man  es  als  konstant  an- 
sehen,  wenn  es  wirklich  durch  einen  Maximum- 
oder Minimum-Punkt  hindurchgeht. 

Deguisne's’)  Beobachtungen  über  die 
Veränderlichkeit  der  Leitungsfähigkeit  bei 
einer  Temperatur  zwischen  2“  und  34*  C. 
haben  mich  durch  die  eben  erwähnte  Methode 
in  den  Stand  gesetzt,  in  einigen  Fällen  rohe 
Bestimmungen  der  lonisationskoeffizienten 
unter  der  Annahme  vorzunehmen,  da.ss  die 
empiri.schen  Konstanten  bis  zu  o*  hinunter 
in  rXnwendung  kamen.  Bei  Döguisne’s 
Beobachtungen  wird  das  Verhältnis  der 
Leitungsfähigkeiten  bei  o*  und  1 8“  allmählich 
kleiner  bei  Lösungen  von  1000  Litern  pro 
Gramm-Aequivalent,  und  zwi.schen  dieser  und 
20c»  geht  es  rasch  abwärts.  Da  Beob- 
achtungen bei  grosser  Verdünnung  sehr 
schwierig  auszuführen  sind,  habe  ich  die 
Ueberzeugung  gewonnen,  dass  diese  plötz- 
lichen Veränderungen  wahrscheinlich  aus 
Beobachtungsfehlern  herrühren.  Ist  dies 
nicht  der  Fall,  so  sind  die  Koeffizienten 
Döguisne's  (für  welche  Döguisne  selbst 
natürlich  nicht  verantwortlich  gemacht  werden 
kann)  viel  zu  hoch. 

In  einigen  Fällen  habe  ich  aus  den 
obigen  Daten  durch  ICxtrapolation  Koeffi- 
zienten erhalten,  um  brauchbare  Daten  für 
Erniedrigungen  anzuwenden.  In  einigen  I'ällen 
habe  ich  Konzentrations  - Kurven  der  Ioni- 
sations-Koeffizienten für  6"  und  18“  neben- 
einander gezeichnet,  wobei  ich  VV'erte  für  18" 
aus  Kohirausch's  Leitungsfähigkeiten  ver- 
wandte, und  ich  habe  dann  die  o-Kurve  über 
die  Bcobachtungsgrenze  an  der  Hand  der 
i8“  Kurve  gezeichnet. 

Ich  habe  allezugänglichen  Beobachtungen 
der  ICrnicdrigung  bei  Elektrolyten  angewandt, 
für  welche  Daten  zur  Bestimmung  der  loni- 
sationskoeffizienten  bei  o“  brauchbar  sind, 
einschliesslich  der  Beobachtungen  von 
Arrhenius"),Kaoult*),Loomis‘'’),  Jones"), 
Abegg'*),  VV'ildcrmann '*),  l’onsot"), 

Temperatar-Koeffizienten  des  Lcifremiößens  sehr 
verilUnntcr  l.osaBgcn.  Disseruiion.  Strasiburg,  1^95* 
Siehe  auch  Kohlrausch  und  Ilolboro;  Kcitvermö(*:eD 
der  Klektrolyte,  l.eipzi;;,  189$. 

*)  Zeitsch.  f.  phys.  Chemie,  3.  491,  1SS8. 

Zeitsch. f.phys. Chemie,  2,50t,  1 888 u. 37, 61 7, 189s. 

rhys.  Keview,  i,  199  u.  274,  1893—94,  3.370 
1896  u.  4,  273,  1897. 

Zeitsch.  (.  pbys.  Chemie,  11.  110  u.  529,  1893; 
u,  13,  633.  1S93. 

Zeitsch.  f.  phys.  Chemie,  30,  307,  1896. 

Zeitsch.  f.  phys.  Chemie,  19,  233.  1896. 

**)  Kecherches  sur  la  Cont;cUtion  des  Solutions 
Aqueuses:  I'itris,  Gaaihier«ViIlars,  1896. 
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Archibald  und  Barnes'*).  Die  von 
diesen  Forschern  angewandten  Methoden 
sind  den  mei.sten  wohl  bekannt.  Archibald 
und  Barnes  gebrauchten  modifizierte  Formen 
der  Loomis’schcn  Methode.  Die  Beob- 
achtungen von  Arrhenius  und  einige  von 
Raoult  wurden  gemacht,  ehe  wichtige  Ver- 
besserungen in  Gefrierjjunktsbestimmungen 
als  notwendig  erkannt  wurden. 

In  Fällen,  in  welchen  nur  eine  brauch- 
bare Reihe  von  Beobachtungen  zur  Verfügung 
stand,  habe  ich  die  thatsächlichen  Beob- 
achtungen in  das  Diagramm  eingezeichnet, 
obwohl  die  Kurven  bisweilen  ein  wenig  flach 
sind.  In  Fällen,  in  welchen  zwei  oder  mehr 
Reihen  zu  Gebrauch  standen,  zeichnete  ich 
zuerst  die  veränderlichen  Beobachtungen 
und  nachher  die  mittleren  Kurven,  indem 
ich  alle  Beobachtungen,  so  gut  ich  konnte, 
zur  Darstellung  brachte,  dabei  aber  auf  die 
jüngsten  Beobachtungen  grosseres  Gewicht 
legte  als  auf  die  älteren  Datums,  ebenso  auf 
längere  Reihen  von  auf  einander  folgenden 
Beobachtungen  als  auf  kurze  Serien  oder 
solche,  welche  mehrere  Fehler  aufweisen. 

Die  folgende  Tabelle  giebt  die  Daten 
an,  welche  in  das  Diagramm  sowohl  ein- 
gezeichnct,  als  auch  nicht  eingezeichnet  sind, 
auf  welch  letztere  jedoch  weiter  unten  Bezug 
genommen  ist.  Die  Tabelle  umfasst  die 
Konzentr,ition  in  Gramm-Aequivalenten  pro 
Liter,  den  lonisationskoeffizienten  bei  0°  und 
die  äquivalente  Frniedrigung  in  Centigraden 
pro  Gramm  ■ Aequivalent  in  einem  Liter 
I.ösung.  Die  interpolierten  Koeffizienten  sind 
mit  dem  Inde.\  i und  die  extrapolierten  mit 
e bezeichnet,  während  diejenigen  der  Beob. 
achter  deren  Anfangsbuchstaben  als  Index 
tragen.  Es  bezeichnet  also  A,  B,  D,  \V 
Archibald,  Barnes,  Ddguisne  und 
Whetham.  Unbedeutende  Ziffern  sind  in 
Kursivschrift  gedruckt. 


C.*raimn* 
Aequivalent 
pro  Liter. 

loniftations- 
Koe/riiicni 
Ol  o*C. 

Aequimlent' 

Erniedhfpini*. 

KCl.  (Barnes.) 

.0001 

.989 

_ 

.0002 

.986 

— 

.0005 

•977 

— 

.001 

.971 

— 

.005 

.944 

.010 

.930 

— 

.03 

.910 

3-533 

.05 

Loc.  cit. 

.892 

3 504 

Gnmtn* 
Aequivalent 
pro  Liter. 

loniaatioDt* 
Koeffizient 
bei  0®  C, 

Aequivalent« 

Erniedrifping. 

KCl.  (Barnes.)  — Fortsetzung. 

.08 

.87  t 

3-470 

.to 

.862 

3458 

.20 

.832 

3-398 

.30 

.819 

3-390 

.40 

.804 

3-372 

KCl.  (Loomis.) 


.01 

.943  '-  B- 

3.60 

.02 

.923  . 

3-55 

•03 

.910  > 

3-52 

.035 

-905  • 

3-53 

.05 

.892  • 

3-50 

.1 

.862  > 

3-445 

.2 

.832  . 

3-404 

■4 

.804  • 

3-353 

KCl.  (Jones.) 

.001 

.992  i.W. 

3.80 

.00299 

-983  > 

3.67S9 

.00499 

.976  . 

3-707/ 

.00698 

.970  . 

3-62/if 

.00897 

.965  . 

3.6120 

.01095 

.960  » 

3-59'K» 

.02 

.944  > 

3 5750 

.04 

.897  i.  B. 

3-532J- 

.0592 

.885  . 

3-5067 

.078 

-873  » 

3-4923 

.09646 

.863  . 

3.4Ö8<y 

.2 

.832  . 

3-4300 

.28 

.821  > 

3-4107/ 

KCl.  (Raoult.) 

.01445 

-953  i-W. 

3-523 

.02895 

-933  » 

3-561 

.05825 

.9040.  W. 

3-478 

.1168 

.878  > 

3-43' 

KCl.  (Abegg. 

.00488 

.976  i.W. 

3-70 

.00972 

.962  > 

3-63 

.01 18 

.958  . 

3-64 

.0145 

-953  • 

3 63 

.0193 

-944  > 

3-53 

.0237 

.917  •-  B- 

3-5' 

.0240 

.917  . 

3-49 

.0286 

.912  » 

3-5' 

•0354 

.904  . 

3-50 

.0469 

.895  . 

3-47 

.0583 

.887  . 

3-45 

.0697 

.878  . 

3-43 
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Gramm* 
AequivalcDt 
pro  Liier. 


lonisalioni- 
KoefTizient 
bei  o®C. 


Aequivaleot- 

Erniedrigung. 


KCl.  (Wildermann.) 


.009818 

■943  i.  H. 

3-588 

.009822 

•943  > 

3-583 

.01954 

.924  . 

3-542 

.03883 

.900  * 

3-515 

.03884 

.900  * 

3-532 

.07652 

•873  ‘ 

3-461 

.07668 

•873  « 

3-487 

KCl.  (Ponsot.) 


.0234 

-0439 

.1468 

.1688 

.2344 

.2456 

.2472 

.2544 

.9f5  i.  B. 
.896  » 

.846  . 

.840  > 

.827  . 

.825  > 

.825  > 

.824  > 

3-4lj9 

3-417 

3-413 

3-406 
3 392 
3-375 
3-378 
3-377 

NaCl.  (Barnes 

-) 

.0001 

.996 



.0002 

.991 

— 

.0005 

.982 

— 

.001 

-974 

— 

005 

-955 

— 

.010 

-936 

— 

•03 

.896 

3-573 

•05 

-877 

3-536 

.08 

.860 

3-530 

.10 

.850 

3-515 

.20 

.815 

3-443 

-30 

-787 

3-431 

.40 

.765 

3-412 

NaCl.  (Loomis.) 


.01 

.936  i.  B. 

3-674 

.02 

.916  • 

3-597 

-03 

.896  » 

3.560 

.04 

.886  > 

3-541 

■05 

.878  . 

3-531 

.06 

.870  . 

3-529 

-07 

.864  . 

3-5  lo 

.08 

.860  » 

3.50' 

.09 

-855  » 

3-494 

.10 

.850  » 

3-484 

.20 

.815  > 

3-439 

Gramm*  i looitationB* 

Ac,»iv»lent  ' Koeffizient  Aeqniv.lei«. 

pro  Liter.  i bei  o«C.  Bmiedrignng. 

; I 


NaCl.  (Jones.) 


.001 

-974  i-  B. 

3-7500 

.002 

.967  . 

3-7500 

.002999 

.963  • 

3.68J 

.004 

-959  • 

3-650 

.004998 

-955  • 

3.68/ 

.005995 

.950  . 

3-67<y 

.06995 

-947  » 

3-63/ 

.007985 

.942  > 

3-62.5’ 

.008985 

-939  > 

3,62^ 

.01 

-936  • 

3-605 

.02 

-915  > 

3-578 

.0298 

.896  > 

3-544 

-0395 

.887  . 

3-538 

.04955 

.878  . 

3-5'9 

-05975 

.870  » 

3-507 

.0697 

.865  . 

3 500 

.0790 

.861  . 

3-492 

.0882 

.856  . 

3483 

-0973 

.851  > 

3-477 

•1063 

.848  » 

3-469 

-15 

.831  -> 

3-447 

-1925 

.818  > 

3-418 

.2329 

.805  » 

3-414 

.300 

.787  . 

3-410 

NaCl.  Raoult) 

.0300 

.896  i.  B. 

3.656 

.0584 

.870  > 

3-550 

-1174 

-«43  » 

3-473 

.2370 

.804  > 

3.465 

KCl.  (Abegg.) 

.00241 

.965  i.  B. 

3-91 

.00478 

.956  . 

3-91 

.00714 

-945  » 

3-84 

.00948 

-937  • 

3.82 

.01 180 

-931  • 

3-70 

.014*0 

.925  > 

3-66 

.0221 

.906  > 

3-56 

-0439 

.882  . 

3-57 

-0653 

.867  . 

3-55 

.0871 

.856  . 

3-50 

.1083 

.847  . 

3-47 

NaCl.  (Arrhenius.) 

.0467 

.879  i.  B. 

3.79 

.117 

.843  > 

3-64 

.194 

.816  » 

3-54 

.324 

.781  . 

3-51 
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Aequivalest 

Emiedrigang. 

AeqnivalcQt 
pro  Liter. 

Koeffizient 
bei  o»C. 

NaCI.  (l’onsot.) 

.i3>8 

.836  i.  n. 

3-445 

.1808 

.821  > 

3.418 

.2016 

.814  > 

3-4'3 

.2248 

.808  . 

3-403 

.2288 

.806  » 

3-405 

•3136 

.784  . 

3-402 

na.  (Barnes.) 

.001 

.996 



.002 

•995 

.005 

.989 

.010 

.984 

— 

.0207 

■97  ■ 

3-638 

.0518 

■955 

3-595 

.0829 

.941 

3-569 

.104 

■932 

3-556 

.207 

.909 

3-585 

•305 

.897 

3-633 

.40 

.884 

3.638 

HCl.  (Loomis 

•) 

.01 

.982  i.  B. 

3-6 1 

.02 

.972  . 

3-6o 

.05 

•955  ». 

3-59 

.1 

.933  » 

3-546 

.2 

.910  > 

3-565 

•3 

.897  . 

3-6i2 

HCl.  (Jones.) 

.001222 

.996  i.  B. 

^■^643 

.003662 

.991  > 

3-74/2 

.0061 12 

.987  . 

3-74tf7 

.008538 

.984  . 

37OJU 

.01222 

•979  » 

3-^143 

.03619 

.962  » 

3-6750 

.05919 

■95'  • 

3.661/ 

.08127 

.940  . 

3-5854' 

.(025 

•933  > 

3.5609 

.1228 

.928  » 

3.569.2 

Nil, CI.  (Looniis.) 


.01 

.95 1 i.  ü. 

3-56 

.02 

93'  • 

3-56 

-035 

.914  . 

3-50 

.05 

.900  « 

3-48 

Gramm- 
Aeqaivalent 
pro  Liter. 

j lonUation«* 
Koeffizient 
bei  o*  C. 

Aeqair&leot- 

Erniedrigung. 

NH.Cl.  (Jones.) 

.001 

i .987  i.  D. 

3-8 

.00599 

i -963  » 

3.7042 

.00997 

1 -95'  • 

3.61  o<f 

•0595 

.9526.0. 

1 3-5 14J 

KNO5.  (Loomis.) 


.01 

.9381.0. 

3-46 

.02 

.915  . 

3-52 

.025 

.899  • 

3-46 

•05 

.876  . 

3-4' 

.1 

.832e.O. 

3-3 '4 

.2 

.789  . 

3- '94 

HNO,.  (Loomis.) 


.01 

.02 

.03 

.05 

.977  i.  0. 
.967  e.  0. 

•959  » 
.950  . 

3-5° 
3-56 
3 53 
3-5' 

HNO,.  (Jonc.s.) 

.001054 
.003158 
.005253 
.067378 
.009456 
o"53 
.031 19 
.05' 03 

.994  i.  D. 
.989  . 

.982  > 

.981  • 

.978  . 

.975  6.0. 
.958  . 

.949  > 

3195‘ 

3-76*» 

31^93 

2.7403) 

3 73J2 
3-729-y 
3-7 '73» 
3.707(7 

KOH.  (Looniis.) 

.01 

.965  i.  0. 

3-43 

.02 

.956c.  0. 

3-45 

.05 

•943  > 

3-44 

.1 

.932  . 

3-43 

KOH.  (Jones.) 


.001069 

.983  i 

. 0. 

3-14IS 

.003202 

-973 

» 

3-7477 

.005327 

.969 

* 

3-7'<^3» 

.007443 

.967 

» 

3(^47 

.009550 

.965 

» 

3-68.0) 

.01069 

.9646 

.0. 

3-623»  4^ 

.03163 

.950 

> 

3-62(7j 

.05174 

.942 

> 

3-575<f 

.07481 

•935 

» 

3-614-2 
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(trarnm- 
Aeqmvaleot 
pro  I.iler. 

lonisations- 

Koeffizient 

bei  0®  C. 

Aeiiuivalcnt* 

ErniedriKUQ^. 

BaCI|.  (Loomis.) 

.02 

.860  i.W. 

2.495 

.04 

.820  c.W. 

2-475 

.1 

.768  . 

2.385 

.2 

■724  • 

2.345 

4 

.658  . 

2.3275 

BaCI].  (Jones.) 

.002 

•953  ' VV. 

2 75<yö 

.003996 

932 

2.7027 

.005988 

.917  • 

2.6720 

.008 

.906  . 

2.6250 

.009984 

.896  » 

2.61 4 j 

.01 1964 

.889  • 

2.582<y 

•01 394 

.880  t 

2.575.? 

.01592 

.872 

2.575-7 

.01788 

.866  . 

2.5560 

.02 

.860  • 

2.5500 

BaCl,.  (l’onsot.) 

.00926 

900  i.W. 

2.4'4’y 

.00994 

.897 

2-5/.5' 

.01030 

■«95  ♦ 

2.524 

.01290 

.887  . 

2.4<y/ 

■01304 

.883  . 

2.55/ 

.02500 

.845  . 

2.480 

02740 

•«39  • 

2.482 

.03310 

.827  e.W. 

2477 

.03588 

.822  » 

2.48/ 

.03676 

.820  . 

2-47d- 

.03824 

.818  ■ . 

2.45<? 

.04810 

.803  . 

2.45.? 

.051 12 

.802  . 

2.44J 

.05520 

796  . 

2.440 

.0620 

.790  . 

2.436 

.0680 

.785  . 

2.426 

.0774 

.771  . 

2.416 

.2060 

.717  . 

2.316 

.2095 

.716  » 

2.320 

2235 

.710  > 

2.309 

.3100 

.685  . 

2.297 

.3280 

.682  . 

2 308 

3470 

.679  • 

2.3'7 

K,SOj.  (Are  hi  bald.) 

.0001 

•9«3 

— 

.0002 

.976 

— 

.0004 

.969 

— 

.0005 

.964 

— 

.0006 

.960 

— 

.0008 

953 

— 

.001 

.946 

— 

Gramm-* 

Ionisation!- 

Aequivalent* 

Ae<]  ui  valent 

Koeffizieot 

pro  Liter. 

bei  o®C. 

Emiedrig^UDK. 

K,SO,.  (Archibald.)  — 

Fortsetzung. 

.002 

.925 

— 

.004 

.904 

— 

.005 

.895 

— 

008 

.871 

— 

.010 

.859 

— 

.050 

■755 

2.370 

.055 

.748 

2 356 

.060 

•743 

2.345 

.070 

•732 

2.327 

.080 

•722 

2.3>4 

.100 

.705 

2.285 

.200 

.645 

2.161 

.250 

.62g 

2.118 

.300 

.616 

2.080 

350 

.606 

2.056 

.400 

.598 

2.032 

450 

•59< 

2.014 

.500 

.588 

1.990 

.600 

583 

1.950 

.700 

.580 

1.916 

K,SO..  (Loomis.) 

.02 

.821  i.  A. 

2.46 

•04 

.772  . 

2.3« 

.1 

705 

2.271 

.2 

.645  . 

2.1585 

.4 

.598 

2.0335 

.6 

.583  • 

1 9455 

KjSO,.  (Jones.) 


.002 

.925  i A. 

2.725 

.003992 

.904  • 

2.693 

.005990 

.886 

2.663 

.007970 

.871  . ' 

2.641 

009930 

.859  * ; 

2.613 

.012 

.850  » 1 

2.613 

•01396 

.842  » 

2.593 

.01590 

.836  . 1 

2.582 

.01784 

.829  « 

2.545 

.01976 

.823  . 

2.525 

.03949 

■771 

2.469 

0579 

.745  ■ 1 

2.4*3 

.07556 

■727  » 

2.372 

.10 

•705 

2.307 

116 

.692  i.  A 

2.289 

■'357 

.677  . 

2.231 

.152 

.668  . 

2.208 

.16765 

.661  . 

2.197 

.1826 

.624  > 

2.178 

.19685 

647  . 1 

2.160 
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Gramm* 
Aei^aiTalenl 
pro  Liier. 

lonisatiooa- 
Koeffitient 
bei  o®C. 

Aeqairalent- 

Ernieilrigvng. 

K.SO,.  (Abegg.) 

.00876 

.01306 

■01734 

.0216 

.0258 

.0299 

.865  i.  A. 
.846  • 

.829  . 

.815  » 

.803  . 

.794  > 

2.79 

2.60 

2.47 

2.43 

2.40 

2.385 

K,SO,.  (Arrhenius.) 

45728 

.182 

•454 

.729  i.  A. 
.654  . 

.590  . 

2-53 

2.225 

2.09 

K,SO,  (Ponsot.) 

.0724 

.731  '■  A. 

2.307 

.0752 

.726  • 

2.301 

.2295 

•635  » 

2.1 13 

.2360 

•633  ' 

2 1 10 

.4140 

.596  > 

2.012 

.4280 

•594  • 

2.002 

NajSOj.  (Archibald.) 

.005 

■893 

.008 

.870 

— 

.010 

.859 

— 

.050 

• 752 

2.382 

•055 

•743 

2 37' 

.060 

.736 

2.360 

.070 

.722 

2.340 

.080 

.712 

2.320 

• lOO 

.694 

2.286 

.200 

.624 

2.165 

.250 

.600 

2.120 

.300 

.578 

2.084 

•350 

.561 

2.045 

.400 

.546 

2.025 

.450 

•535 

'•993 

.500 

■525 

>•975 

.600 

.511 

1.925 

.700 

.501 

1.890 

Na, so..  (Loom 

IS.) 

.02 

.821  i.  A. 

2.545 

.04 

.771  . 

2-435 

.10 

.694  » 

2.295 

.20 

.624  » 

2.170 

.40 

.546  . 

2.036 

.60 

.511  . 

1.938 

Gramm- 
AequWalent 
pro  Liter. 

loniaatioDi* 
Koeffitieat 
bei  0*  C. 

1 

Aeqaivalent- 

Emiedn^uag. 

Na, so,.  (Raoult.) 

• "74 
.2866 
.426 

.678  i.  A. 
.584  . 

.540  » 

2-39 

2.18 

2.68 

Na, SO,.  (Arrhenius.) 

.056 

.7411.  A. 

2.515 

.1402 

.661  . 

2325 

■ 234 

.607  > 

2.205 

■390 

■549  • 

2.095 

H,SO,.  (Harnes.) 


.002 

.883 



.004 

.831 

— 

.010 

■783 

— 

.020 

■734 

— 

.0406 

.720 

2.224 

.1016 

.644 

2.084 

.1622 

.609 

2.017 

.204 

.596 

'•979 

.406 

.569 

'.940 

.608 

■553 

1.918 

H,SO,.  (Loomis.) 

.02 

.770  i.  B. 

2.247 

.04 

.721  » 

2.155 

.10 

.645  . 

2.065 

.20 

■598  ■ 

'.984 

.40 

.570  . 

1.925 

H,SO,.  (Jones.) 

.002696 

.962  i.  \V. 

2.7077 

.007182 

.906  . 

2.5620 

.01 1650 

.870  » 

2.51^0 

.016106 

•844  » 

2.40^1 

.02054 

.823  . 

2.3710 

.02696 

.796  . 

2.3101? 

.07100 

.678  i.  B. 

2.2  i8j 

.11358 

•633  » 

2.051/ 

•'5472 

.612  > 

'.9952 

.19450 

.598  . 

'.9732 

•2330 

.586  . 

1.9498 

H,SO,.  (Ponsot.) 

.0149 

.790  e.  B. 

2.282 

.0181 

.770  . 

2.26s 

■0365 

.726  » 

2.19.2 

■0395 

.720  i.  B. 

2.20J 
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Onunm- 
AeqaiTaleQt 
per  Liter 

j IoDiu(ion(‘ 
1 KoeffiiicDt 
j bei  0®  C. 

' AeqnivalcDt- 
^ Emiedrigane 

H.SO,. 

(Ponsot.)  — 

Fortsetzung. 

.0503 

.706  i.  B. 

2.147 

.0669 

.681  t 

2.10<f 

.0727 

.674  . 

2.09/ 

.0876 

.658  . 

2.04,? 

.2570 

•587  • 

I.89J 

.2580 

1 -5«7  • 

1.899 

.4476 

1 .565  . 

1.850 

.4516 

.565  . 

1.849 

.8872 

-535  ' 

1-859 

(VVüdermann.) 


.009208 

.889  i.  VV. 

2.422 

.009216 

.889  » 

; 2.388 

.016808 

.842  > 

2,297 

.016834 

.842  > 

2-293 

.01690 

.840  • 

2-325 

.03206 

.776  . 

2.190 

.03212 

•735  '•  »• 

2.183 

.06238 

.688  . 

2.10 

.06244 

.688  i.  K. 

2.098 

.09216 

-653  • 

2.049 

■>358 

.622  ’ 

2.004 

.1930 

-599  > 

1.970 

Na,COj.  (Loomis.) 

.02 

•735  >•  1^- 

2-535 

.04 

.684  » 

2.465 

.10 

.61 1 e.  D. 

2-32 

Na,COj.  (Jones.) 

.003030 

.859  i.  D. 

2.80J- 

.008068 

.803  . 

2.76y 

.013090 

.770  • 

2-75<y 

.018096 

•743  • 

2.741 

.02120 

•730  • 

2.722 

.04802 

.670  . 

2.676 

•07736 

.632  e.  D. 

2.494 

.09588 

.613  . 

2.335 

MgSO..  (Loomis.) 

.02 

.594  i.  D. 

1-33' 

.04 

.522  > 

1.277 

.06 

.485  . 

1-237 

Gramm- 
Aeqaivalent 
per  Liter 

1 looUatioD«* 
1 Koeffizient 
1 hei  o«  C. 

Aeqaivalent- 

ErsiedrigODg. 

MgSO,.  (Jones.) 

.002 

.817  i.D. 

i.yooo 

.003996 

•773  • 

1.6767 

.005998 

.728  . 

1-65JD 

.007976 

.694  » 

1.6174 

.0099^ 

.669  » 

1.6064 

.011994 

.651  . 

*-59/? 

.01400 

.634  . 

i-578d- 

.015972 

.614  1 

1-5590 

.017940 

.608  » 

l.549<f 

.019904 

.596  . 

I-532J 

.03950 

.521  9 

i.49'.2 

.05872 

.502  . 

■-4392 

HjPO,.  (Loomis.) 

.03 

.614  i.  D. 

0-94 

.06 



•5'3  » 

0.893 

l 

-IjPO,.  (Jones 

) 

.C03279 

.881  i.  D. 

1 . 1 Sfi4 

.009843 

-77*  • 

'•■5V 

.019605 

.669  • 

1 .0967 

•027705 

.627  . 

1.072/ 

.03279 

.602  » 

1.0522 

Die  Kurven  des  Diagramms  sind  derart 
mit  den  Anfangsbuchstaben  der  Namen  der 
Beobachter  (Ab  für  Abegg)  versehen,  dass 
sic  sowohl  die  Beobachtungen  der  Erniedri- 
gung anzeigen,  auf  welchen  sie  basieren,  als 
auch  die  lonisationskoeffizienten,  welche  zum 
Zeichnen  derselben  angewendet  wurden.  So 
bedeutet  die  Schreibweise  KC1(J  — W),  dass 
die  Erniedrigungen  von  Jones  und  die 
Koeffizienten  von  Whetham  angewandt 
wurden;  ferner  H,SO,  (JLB— B),  dass  die 
Kurve  eine  Kurve  ist,  welche  sich,  wenigstens 
hauptsächlich,  auf  Erniedrigungsbeobach- 
tungen von  Jones,  Loomis  und  Barnes 
stützt  und  mit  Barnes’  Koeffizienten  ge- 
zeichnet worden.  Die  Grenzen  der  Konzen- 
tration für  die  Kurven  werden  auch  in  Granim- 
Aequivalenten  pro  Liter  bezeichnet. 

(Schliuf 
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DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1900 

Von  Dr.  M.  Krüger.  ,'Scblu««.) 


Die  Bildung  von  Metallkrystallcn  durch 
elektrischen  Transport  verschiedener  Metalle  in 
destilliertem  Wasser  konnte  Th.  Tomma- 
sina'“')  durch  die  Einwirkung  eines  Stromes 
von  6 Volt  z.  B.  auf  eine  Kupferanode,  die  sich 
in  destilliertem  Wasser  befand,  erreichen.  Das- 
selbe will  M.  D.  Tommasi'**)  schon  früher 
gefunden  haben.  — Merkwürdige  Verhältnisse 
hat  K.  W.  Küster'“)  bei  der  elektrolytischen 
Abscheidung  von  Eisen  und  Nickel  aus  den 
Lösungen  ihrer  Sulfate  feststellen  können. 
— Die  Darstellung  von  metallischem  Chrom 
durch  Elektrolyse  einer  wässerigen  Lösung 
von  Chromchlorid,  wobei  eine  Temperatur 
von  88“  C.  und  eine  Stromstärke  von  40 
bis  50  Amp.  pro  Quadratfuss  angewendet 
wurde,  ist  Sherard  Cowper-Coles '“)  ge- 
lungen. — L.  Glaser'“)  hat  umfangreiche 
Versuche  angestellt,  um  die  Abscheidung 
kompakter  metallischer  Bleiniederschläge 
durch  Elektrolyse  zu  erzielen  und  die 
Ursachen  der  Bleischwammbildung  aufzu- 
klären. Er  fand,  da.ss  dichte  Bleinieder- 
schläge erhalten  werden,  wenn  man  ange- 
säuerte Lösungen  verwendet,  am  besten  eine 
Bleinitratlösung,  die  etwa  30 — 40  " „ des 
Salzes  neben  Natriumnitrat  enthält,  wobei 
0,4  Amp.  Stromdichte  günstig  sind.  Auch 
essig.saures  Blei  mit  einem  Zusatz  von  essig- 
saurem Kalium  und  Essigsäure  liefert  solches 
Blei.  Scbwammbildung  tritt  immer  ein,  wenn 
die  Lösung  basische  Bleisalze  enthält  oder 
sich  solche  an  der  Kathode  bilden  können. 
Doch  können  auch  aus  alkalischen  Blei- 
lösungen  feste  Niederschläge  erhalten  werden, 
wenn  man  die  Stromdichte  niedrig  hält  und 
für  gute  Klüssigkeitszirkulation  sorgt.  — 
K.  Haber'*“)  hat  die  elektrolytische  Bildung 
von  eisensauren  Alkalien  einem  eingehenden 
Studium  unterworfen  und  festgestellt,  dass 
eisensaures  Natrium  in  grossen  Mengen 
entsteht,  wenn  ein  in  einer  l’latinschale  er- 
zeugter Eisenniederschlag  als  Anode  in  starker, 
70“  warmer  Natronlauge  bei  2 Amp.  Strom- 
dichte dient.  — Ueber  das  Verhalten  von 
Manganosalzen  an  der  Anode  handelt  eine 
kurze  Mitteilung  von  K.  Elbs"").  — Bei 

*•*)  Ilieie  /eitschr.  VII.  162.  Compt,  reml. 
'.to,  325. 

'“»)  Die«  Zeilschr.  VII.  162.  ('(»mpt,  renä.  131,5. 

1M(  /,!>.  I.  E.  VII  257. 

***)  Chem.  .New»  81,  lli. 

'■»I  zu.  I.  E VII.  365. 

1“)  Zl».  I E.  VII.  215. 

'•')  Zu.  f.  E.  VII.  260. 


der  Elektrolyse  von  Silbersulfat  hat 
E.  Mul  der'**)  die  Bildung  von  Silberpero.\y- 
sulfat  erhalten.  — K.  Elbs  und  E.Fischer'"*) 
haben  Plumbisulfat  durch  die  Elektrolyse 
starker  Schwefelsäure  (1,7 — 1,8  spez.  Gew.) 
mit  Bleianoden  erhalten. 

Ueber  die  elektrolytische  Regeneration 
der  Chromsaure  nach  dem  im  vorigen  Jahres- 
bericht angegebenen  Verfahren  der  Farb- 
werke vorm.  Meister,  Lucius  und  Brüning 
hat  Le  Blanc  auf  dem  Elektrocheraiker- 
kongress  in  Zürich  ge.sprochcn'**)  und  gleich- 
zeitig sehr  interessante  Angaben  über  die 
Herstellung  säurebeständiger  Diaphragmen 
gemacht.  — Die  gleichzeitige  Herstellung 
von  Chromoxyd  und  Alkalilauge  durch  elektro- 
lytische Reduktion  von  Alkalichromaten 
gelingt  nach  Street  (D.  R.-P.  109824) '*') 
bei  Anwendung  einer  Quecksilberkathode 
in  70 — 80“  warmem  Elektrolyten  und  ohne 
Anwendung  eines  Diaphragmas. 

Unlösliche  oder  schwerlösliche  O.xyde 
oder  Salze  gleichzeitig  neben  Metallen  oder 
Nichtmetallen  will  C.  Luckow  (D.  R.-P. 
105  143)'**)  dadurch  gewinnen,  dass  er  die  be- 
treffenden Ausgangsmaterialien  in  Elektroden- 
gerüste einbringt  und  .sie  in  einem  geeigneten 
Elektrol>'tcn  der  Stromwirkung  aussetzt.  So 
wird  in  einer  Operation  basisches  Bleichromat 
und  Blei  gewonnen,  indem  in  das  Anoden- 
gerüst aus  platiniertem  Hartblei  Bleischwamm 
oder  Bleiglätte,  in  das  Kathodengerüst  Rot- 
bleicrz  oder  Phönicit  eingestrichen  wird  und 
als  Elektrolyt  eine  i — 2*/»ige  Lösung  von 
*/j  Natriumchlorat  und  '/,  Natriumchromat, 
die  etwas  alkalisch  gemacht  ist,  zur  Benutzung 
kommt.  — Metallkarbonate  wollen  Richards 
und  Roepper  (U.  S.  A.  P.  644779)  unter 
Verwendung  von  essigsauren  Salzen  dar- 
stellen,  wobei  der  Flssigsäurerest  die  für  die 
Karbonatbildung  notwendige  Menge  Kohlen- 
säure liefern  und  ein  Zusatz  von  Natrium- 
sulfit die  Bildung  basischer  Karbonate  be- 
fördern soll.  — Die  Darstellung  von  Oxyden 
der  seltenen  Erden  zum  Zwecke  der  Er- 
zeugung von  Glühkörjiern  bewerkstelligt 
R.  Langhans  (D.  R.-P.  I08296) '”)  durch 
die  Elelrtrolyse  von  organisch  sauren  Salzen 
derselben. 

Rec.  trav.  chim.  Pay»-Ka«  19,  ii$. 

>••)  Zt«,  f.  E.  VII.  343. 

‘•0)  Zis  f.  E.  VH.  290. 

Diete  Zeitjchr.  VII.  189. 

*•*)  Oieje  Zeittchr.  VI,  244. 

•**)  IMei«  Zeiuchr.  YII.  98. 
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Analytische  Chemie. 

Auf  diesem  Gebiete  ist  nur  wenig  zu 
berichten,  wohl  ein  Zeichen  dafür,  dass  die 
Elektroanal)  se  schon  nahezu  ihren  höchsten 
Stand  erreicht  haben  dürfte. 

lüly  G.  Kollack'**)  bespricht  eine  Reihe 
von  Smith  und  Anderen  angegebene  He- 
•Stimmungen  und  Trennungen  von  Metallen 
auf  Grund  ihrer  eigenen  Versuche  und  giebt 
eine  neue  Trennung  des  Silbers  und  des 
Quecksilbers  von  Hisen  in  cyankalischer 
Lösung  an.  — Als  Bedingungen  für  eine 
guteWismutfällungstelltD.Balachowsky ’•') 
folgende  auf:  l.  .schwach  saure  Lösung,  2. 
Abwesenheit  grössererMengen  von  Chloriden, 
Bromiden  oder  lodiden,  3.  Stromdichte 
maximal  0,06  Amp.  pro  c|dm,  4.  .Anwendung 
einer  mattierten  Kathode,  5.  Zusatz  von 
Formaldehyd,  Acetaldehyd  oder  Harnstoff. 
Ferner  beschreibt  derselbe  Autor '••)  die 
elektroanalytische  Füllung  von  Cadmium, 
wobei  er  als  Zusätze  F.s.sigsaure,  Harnstoff, 
Formaldehyd  oder  Acetaldehyd  verwendete. 
Die  elektrolytische  Bestimmung  von  Blei- 
sulfat und  Chromat  beschreibt  Ch.  Marie'”). 
Ueber  die  elektrolytische  Bestimmung  des 
Mangans  aus  stark  salpetersaurer  Lösung  be- 
richtet Hiorns'”).  — A.  Hollard  giebt 
Vorschriften  über  die  Analyse  des  industriellen 
Kupfers  unter  Benutzung  elektrol)iischer 
Methoden  '••)  und  beschreibt  neue  Elektroden 
für  die  Elektroanalyse.’*“)  Erwähnt  sei  noch, 
dass  H.  Paweck“"')  die  Priorität  in  der  An- 
wendung von  Nctzeicktroden  in  der  Elektro- 
analyse gegenüber  CI.  Winkler  und 
F.  W.  Küster  beansprucht. 

Organische  Elektrochemie 

Noch  immer  beanspruchen  Reduktions- 
prozesse das  höchste  Interesse  auf  diesem 
Gebiete.  Von  experimentellen  Arbeiten  sind 
die  folgenden  hervorzuheben. 

Haber  und  Schmidt*”)  bringen  neue 
Versuche  über  den  Reduktionsvorgang  bei 
der  elektrolytischen  Reduktion  des  Nitro- 
benzols bei,  durch  welche  dargethan  wird, 
dass  Nitrobenzol  zuerst  zu  Nitrosobenzol  und 
Phenylhydroxylamin  reduziert  wird,  welch 
letzteres  in  .Azoxybenzol  und  .Anilin  bei 
Gegenwart  von  Alkali  zerfällt.  .Azoxybenzol 

*»*>  Journ.  Amer.  Chem.  Soc.  zi.  vi  i. 

’*•)  Comj>tCi  rend.  131,  179. 

•*•)  Complc»  rend.  131,  384. 
irr)  Bull.  Soc.  tlitm.  23.  563. 

**■)  ehern.  New»  81.  15. 

IW)  Bull.  Soc.  Chim.  Pari*  23.  2'i2. 

Bull.  Soc.  Chim.  23.  201 
wi)  Chem.  Zlc.  24.  855, 

*»)  7,1«.  f |>hv«.  I h.  32,  271. 


wird  zu  Hydrazobenzol  reduziert,  letzteres  aber 
durch  Nitrobenzol  resp.  Nitrosobenzol  in 
Azobenzol  umgewandelt.  Die  Bildung  von 
Phenylhydro.xylamin  konnten  Haber  und 
Schmidt  bei  der  Elektrolyse  des  Nitro- 
benzols in  ammoniakalischer  Lösung,  in 
welcher  die  sonst  rasch  verlaufende  Zer- 
setzung des  Phenylhydroxylamins  zu  Azoxy- 
benzol und  Anilin  nur  langsam  erfolgt,  in 
Substanz  nachweisen.  Weiter  hat  Haber***) 
eine  ausführliche  .Arbeit  über  die  elektro- 
lytische Reduktion  von  Nichtelektrolyten 
verölTentlicht.  — In  seiner  Abhandlung  zur 
Kenntnis  der  elektrochemischen  Reduktion 
aromatischer  Mononitrokörper  in  schwach- 
alkalischer Lösung,  stellt  K.  Elbs***)  die 
Gesetzmassigkeiten  fest,  welchen  die  Re- 
duktionsvorgänge in  schwach  alkalischer 
Lösung  bei  verschiedenen  Körperklasscn 
folgen.  Die  merkwürdige  Erscheinung,  dass 
je  nach  der  chemischen  Natur  des  betreffen- 
den Nitrokörpers  bei  der  Reduktion  in 
alkoholischer  Lösung  von  Natriumacetat, 
öfter  nicht  die  entsprechenden  Azokörper, 
sondern  Amidokörper  erhalten  werden,  hat 
A.  Rohde***)  an  einigen  Beispielen  geprüft, 
so  araNitrodimethylanilin,Dimelhyl-m  Nitro-o 
Toluidin,  m Nitromethylanilin,  p Nitrodime- 
thylanilin,  Benzoyl  — p Nitrodiphenylamin, 
pNitrodiphcnylamin,  p und  oNitranilin,aNitro 
|f  Naphtylathyläther.  — Bei  der  elektro- 
lytischen Reduktion  des  Paranitranilins  resp. 
seiner  Diacetylverbindung  in  alkoholischer 
Natriumacetatlösung  erhielt K. Sonneborn***) 
Diacetyl  p Diamidoazoxybenzol  und  Acetyl-p 
Phenylendiamin  in  neutral  gehaltener  Lösung, 
dagegen  das  Acetylderivat  des  p Phenylen- 
diamins  in  schwach  essigsaurer  Lösung,  und 
in  schwach  alkoholischer  Lösung  wurde  neben 
geringen  Mengen  von  Diacetyl  p Diamido- 
azoxybenzol p Phenylendiamin  gebildet.  Der 
Azokorper  konnte  unter  keinen  Bedingungen 
erhalten  sverden,  selbst  der  Azoxykörper 
entsteht  in  geringerer  Menge  als  Phenylen- 
diamin. 

J.  Tafel**')  hat  sein  A'erfahren  der  Er- 
setzung von  Säureamidsauerstoff  durch 
Was.serstoff  vermittelst  elektrolytischer 
Reduktion  auch  auf  das  Theobromin  ange- 
wendet. Durch  elektrolytische  Reduktion 
von  Succinimiden  haben  J.  Tafel  und 
M.  Stern*“*)  Pyrrolidone  erhalten.  Ueber 
die  .Arbeitsweise  bei  der  Reduktion  schwer 

Zl«.  phys.  Ch.  12,  lot. 

»«)  Ztv  f.  E.  VII.  133. 

»•I  Zl*-  f.  K.  VII.  32X. 

««)  Zl*.  f E.  VI.  510. 

’*'•)  Her.  t\.  d.  chem.  f»e3.  32,  3104. 

Ber.  «I.  i\.  fhem.  <ie*.  33.  2234. 
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reduzierbarer  organischer  Substanzen  nach 
seinem  Verfahren  macht  J.  Tafel*“’)  sehr 
ausführliche  Ausgaben,  aus  denen  hervor- 
zuheben ist,  dass  für  diese  Versuche  die  Ver- 
wendung von  reinen  Bleielektroden,  die  vor- 
her etwas  oxydiert  wurden,  besonders  günstig 
ist,  während  unter  Umständengeringe  Mengen 
fremder,  besonders  edler  Metalle  die  Reduk- 
tion direkt  verhindern.  Auch  ein  bestimmtes 
Verhältnis  zwischen  der  Stromstärke  und 
dem  Volumen  der  Lösung,  die  von  Tafel 
Strbmkonzentration  genannte  Grösse,  ist  für 
den  elektrolytischen  Prozess  von  Bedeutung. 
Dass  die  Konzentration  der  Säure  den  Re- 
duktionsverlauf mitbestimmt,  hat  Tafel  im 
Einklang  mit  andern  p'orschern  ebenfalls 
feststellen  können.  Erwähnt  sei  noch  be- 
sonders die  von  Tafel  verwendete  pneu- 
matische Wanne  zum  Auffangen  des  bei  der 
Reduktion  ungenützt  entweichenden  Wasser- 
•stoffs,  üm  den  Reduktionsverlauf  messend 
verfolgen  zu  können.  Das  Tafel’sche  Ver- 
fahren ist  Gegenstand  des  D.  R.  P lo8  577 
von  C.  Boeh  ringer  und  Söhne. 

Die  elektrolytische  Gewinnung  von 
Benzidin  hat  W.  Löb”’)  durch  umfangreiche 
Versuche  zu  verbessern  gesucht.  Um  das 
Benzidin  in  grosser  Ausbeute  zu  erhalten, 
reduziert  Lob  das  Nitrobenzol  erst  in  alka- 
lischer Lösung  zu  Azobenzol,  resp.  Azoxy- 
benzol  und  diese  Produkte  dem  in  saurer 
Lösung  zu  Hydrazobenzol  und  Benzidin, 
Weiteres  ist  auch  Zts.  f.  K.  VII.  320  ver- 
öffentlicht. Ueber  elektrolytische  Reduk- 
tionsprozesse  sprach  Lob’")  auch  auf  dem 
Elektrochemikerkongress,  wobei  er  besonders 
die  Wichtigkeit  des  Durchrührens  des  Elek- 
trolyten bei  solchen  Prozessen  hervorhebt. 
Indulinartige  Farbstoffe  hat  W.  Löb*'’)  er- 
halten bei  der  kathodischen  Einwirkung  auf 
eine  Lösung  von  zwei  Teilen  Anilin  in  ein 
Teil  rauchender  Salzsäure,  die  mit  Nitro- 
körpern  gesättigt  war. 

Die  elektrolytische  Reduktion  fetter 
Nitrokörper  hat  P.  Pierson"*)  ausgeführt. 
In  alkoholischer  Schwefelsäure  erhielt  er  mit 
einer  Stromdichte  von  4 — 7,5  Ampöre  per 
qdm  bei  15 — 20*  ß Alkylhydroxj’lamin,  bei 
70 — 75“  dagegen  die  zWine.  Enthält  die 
Kathodenflussigkeit  konzentrierte  Salzsäure 
oder  90  ’/oige  Schwefelsäure,  so  entsteht 
ein  Oxim,  das  sich  in  Hydroxylamin  und 
zMdehyd  resp.  Keton  spaltet. 

•••)  Bcr.  d,  d.  ehern.  Ge*.  33,  2209. 

Ber.  d.  d.  chem.  Ge*.  33.  2329. 

>“)  Zu.  f.  E.  Vn.  300. 

>'«)  Zl*.  f.  E.  VI.  441. 

»*•)  Bull.  Soc.  Chem.,  Pah*  21,  ?8o. 


Nach  dem  Patent  (D.  R.  P.  109051)"*) 
von  C.  Boehringer  und  Söhne  und 
C.  Messinger,  welches  ein  Verfahren  zur 
elektrolytischen  Behandlung  von  Nichtelek- 
trolyten betrifft,  wird  der  Nichtelektrolyt 
durch  die  aus  poröser  Kohle  bestehende 
Elektrode  (z.  B.  Nitrobenzol  durch  eine 
Kohlenkathode)  hindurchgepresst,  wodurch 
die  gewollte  Reaktion  wegen  der  feinen 
Verteilung  denselben  in  intensiver  Weise 
erfolgt.  So  lä.sst  sich  aus  Nitrobenzol  bei 
Anwendung  einer  .Stromdichte  von  2 Amp. 
pro  qdm  und  einer  Temperatur  von  25"  in 
befriedigender  Weise  Phenylhydroxylamin 
erhalten.  — Die  .Anilinölfabrik  A.  Wülfing 
hat  das  Elbs'sche  Verfahren  auch  auf  die 
Reduktion  von  llalogennitrobenzolen,  Nitro- 
benzolsulfonsäuren und  Nitrobenzolcarbon- 
säuren zu  Azo-  und  Hydrazokörpern  aus- 
gedehnt D.  R.  P.  108427.  — Die  P'arben- 
fabriken  vorm.  Friedr.  Bayer  u.  Co.  stellen 
Diamidoanthrarufindisulfosäure  und  Diamido- 
chr>'saz.indisulfosäure  durch  elektrolytische 
Reduktion  von  Dinitroanthrarufindisulfosäure 
und  Dinitrochrysazindisulfosäure  her,  indem 
sie  die  Natriumsalze  derselben  mit  einer 
Stromdichte  von  300  z\mpere  pro  qdm  in 
Zellen  mit  Diaphragmen  und  unter  Anwendung 
von  Bleikathoden  behandeln,  D.R.  P.  105  501. 
— Durch  elektrolytische  Reduktion  von 
Aceton  in  schwefelsaurer  oder  alkalischer 
Liisung  mit  Kohle  oder  Bleielektroden  bei 
4 Ampere  pro  qdm  Kathodenfläche  erhält 
E.  Merck  (D.  R.  P.  113719)  Isopropyl- 
alkohol und  Pinakon. 

Elektrolytische  Oxydationsprozesse  wer- 
den neuerdings  wieder  eifriger  studiert. 
Oktave  Dony • Hönauit"*)  beschreibt  die 
elektrolytische  Oxydation  von  Methyl-  und 
Aethylalkohol,  wobei  er  besonderen  Wert 
auf  die  Innehaltung  einer  bestimmten  sehr 
niedrigen  Spannung  legt.  Er  bespricht 
weiter  die  vorhandene  Analogie  zwischen 
chemischen  und  elektrochemischen  Oxyda- 
tionsmitteln. Ob  seine  Ansicht,  dass  die 
von  ihm  innegehaltenen  Bedingungen  sich 
für  die  Technik  eignen,  sich  bewahrheitet, 
müssen  erst  w'eitere  Versuche  in  grossem 
Mass.stabe  lehren.  Die  gleiche  Untersuchung 
unter  Zugrundelegung  von  praktischen  Be- 
dürfnissen angepassten  Verhältnissen  haben 
K.  Elbs  und  O.  Brunner"*)  ausgeführt. 
Bei  Methylalkohol  wurde  im  Gegensatz  zu 
Dony-Henault  bis  zu  80”  , Formaldehyd 


*'*)  t)ie»e  /.eiuchr.  VII.  165. 
•“)  Zu.  f.  E.  VI.  533. 

*'♦)  Zu.  f.  E.  VI.  604. 
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erhalten,  wahrend  Aethylalkohol  nur  wenig 
Acetaldehyd,  dagegen  mehr  als  8o  Prozent 
Essigsaurelieferte.  Normalpropylalkohol  ergab 
nur  ausserordentlich  wenig  /Mdehyd,  fast  nur 
Propionsäure.  Aus  Isoamylalkohol  wurde  Iso- 
raleriansäure  gebildet,  Isopropylalkohol  da- 
gegen konnte  zu  70  “ , in  Aceton  überge- 
führt werden  und  lieferte  sonst  Ameisensäure, 
Essigsäure  und  Kohlendioxyd.  — Bei  der 
Elektrolyse  von  Bernsteinsäure  wurde  von 
C.  H.  Clarke  und  E.  F.  Smith’”)  durch 
Oxydation  derselben  am  positiven  Pol 
Weinsäure  und  Oxalsäure  neben  den  sonsti- 
gen Produkten  Sauerstoff,  Kohlendioxyd, 
Kohlenoxyd , Aethylen  erhalten.  — 
J.  Schmidt”*)  hat  Ketoxime  der  elektro- 
lytischen Oxydation  unterworfen.  Bei  der 
Benutzung  von  Acetonoxim  in  schwefel- 
saurer Lösung  und  geringer  Anodenstrom- 
dichte entstanden  zwei  Nitrosoverbindungen: 
Propylpseudonitrol  und  ein  noch  unbe- 
kanntes Nitrosoprodukt.  — Bei  dem  Ver- 
fahren zur  Oxydation  organischer  Substanzen 
durch  Elektrolyse  von  Kr.  Darmstädter 
(D.  R.  P.  109  012)  wird  etwas  Chromsäure 
dem  Bade  zugegeben,  welche  als  Sauerstoff- 
Überträger  dient,  indem  sie  durch  den  elek- 
trolytischen Sauerstoff  immer  wieder  regene- 
riert wird.  So  z.  B.  bei  der  Darstellung 
von  Aldehyd  aus  Alkohol,  Chinon  aus 
Anilin,  Phtalsäure  aus  Naphtalin  etc.  Be- 
sondere Mitteilungen  darüber  macht  Darm- 
städter in  dieser  Zeitschrift,  VII.  131  und 
165.  — Durch  Elektrolyse  von  geschmolzenen 
Anilin.salzen  mit  Anilinzu.satz  erhielt  K.  C. 
Szarvasy*'*)  an  der  Anode  neben  Anilin- 
schwarz ein  Gemenge  von  Indulinfarbstoffen, 
so  bei  geringer  Stromdichte  und  niedriger 
Temperatur  Indulin  und  B,  4 Anilidoindulin, 
bei  höherer  Stromdichte  Indulin  6 B.  Die 
Reaktion  besteht  darin,  dass  durch  die  Ein- 
wirkung des  anodischen  Chlors  auf  das 
Anilin  Azobenzol  entsteht , welches  mit 
Anilinchlorhydrat  Azophenin  und  weiterhin 
Induline  liefert. 

O.  Dony- HO nault’*°)  hat  versucht, 
nach  der  Methode  der  Messung  der  Zer- 
Setzungsspannungen  die  Synthese  des  Jodo- 
forms durch  Elektrolyse  einer  alkoholischen 
jodkaliumlösung  aufzuklären.  Er  findet,  dass 
das  Jod  nicht  direkt  den  Alkohol  in  Jodo- 
form überfuhrt,  sondern,  dass  zuerst  unter- 
jodig.saures  Alkali  resp.  unterjodige  Säure 
entsteht,  welche  durch  sekundäre  Wirkung 

*11)  Jouro.  Amer.  ehern.  Soc.  21.  967. 

*'•)  Der.  d.  d.  chem.  Ge«.  33,  871. 

>'•)  Zu.  f.  E VI.  403. 

*»>)  Zu.  f.  E.  VII.  57. 


aus  dem  Alkohol  Jodoform  bilden.  Ver- 
fasser hat  auch  durch  Elektrolyse  eine  Lösung 
von  unterjodiger  Säure  gewonnen.  Den 
Umstand,  dass  durch  Elektrolyse  von  alko- 
holischen Bromid-  resp.  Chloridlösungen 
wedqr  Bromoform  noch  Chloroform  ge- 
wonnen werden  können,  erklärt  er  dadurch, 
dass  die  Entlädungspotentiale  von  Chlor  und 
Bromionen  höher  liegen  als  die  von  Sauer- 
stoffionen, so  dass  also  Oxyd.ation  er- 
folgen muss.  — Nach  dem  Patente  der  Soc. 
chem.  des  usines  du  Rhone,  anc.  Gilliard, 
Monnet  et  Cartier  (D.  R.  P.  108  838)*”)  zur 
Darstellung  von  Eosin  und  anderen  llalogen- 
derivaten  der  Fluore.sceingruppe  werden  die 
Lösungen  der  P'luoresceVne  in  Alkalilauge 
oder  Karbonaten  bei  Anwendung  eines 
Diaphragmas  elektrolysiert  und  das  Halogen, 
Brom  oder  Jod,  in  den  Anodenraum  ein- 
getragen, wobei  der  bei  der  Reaktion  auf- 
tretende Halogenwasserstoff  durch  den  Strom 
immer  wieder  in  freies  Halogen  umgewandelt 
wird. 

Eine  neue  Klasse  elektrosynthetisch 
reagierender  Karbonsäuren  hat  H.  Hofer*’*) 
in  den  Ketonsäuren  gefunden.  Das  brenz- 
traubensaure Kalium  liefert  nämlich  geringe 
Mengen  Diacetyl  neben  der  durch  Oxy- 
dation des  elektrolytischen  Restes  entstehen- 
den Essigsäure,  die  Lävulinsäure  in  grossen 
Mengen  Oktandion  und  ebenfalls  Essigsäure. 
Bei  der  Anwendung  einer  Mischung  von 
brenztraubensaurem  Kalium  und  essigsaurem 
Kalium  wurde  Aceton,  mit  buttersaurem 
Kalium  Methylpropylketon  erhalten.  Das- 
selbe Keton  ergab  auch  die  Elektrolyse  von 
tävulinsaurem  Kalium  mit  essigsaurem  Kalium. 
Schliesslich  gelang  auch  die  Synthese  von 
Acetonylaceton  aus  einer  Mischung  von 
brenztraubensaurem  und  lävulinsaurem  Kalium. 
— J.  Walker  und  W.  Cormack ”’)  haben 
das  Methyle-sterkaliumsalz  der  Kampfersaure 
elektrolysiert  und  dabei  Isolauronsäure  er- 
halten. — Das  Studium  der  Elektrolyse  von 
Alkalisalzen  organischer  Säuren  hat  J.  Peter- 
sen”*)  von  neuem  begonnen.  Seine  Resul- 
tate sind  kurz  die  Folgenden.  Bei  der  Elek- 
trolyse von  Kaliumformiat  wurde  an  der 
Anode  erhalten  Kohlendioxyd  und  wenig 
Sauerstoff.  Kaliumacetat  "^lieferte  Aethan 
und  Kohlendioxyd,  ferner  Aethylen  und 
Essigsäuremethyle.ster , Kaliumpropionat, 
Butan,  Aethylpropionat  und  Aethylen. 
Kaliumbutyrat  ausser  den  schon  bekannten 

»i)  Diese  Zeitsclir.  VII.  141. 

***)  Die»«  Zehichr.  VH.  144.  Bcr.  d.  d.  chem. 
O».  33,  650. 

W)  Proc.  Chem.  Soc.  16  58. 

«*)  Zt».  f phy*.  (*hem.  33,  99,  295,  968. 
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Produkten  Isopropylalkohol,  Buttersaurc- 
propylester , Hexan  und  Propylen.  Aus 
Kaliumisobutyrat  wurde  Isopropylisobutyrat, 
Isopropylalkohol,  Uiisopropyl  und  Propylen 
erhalten.  Isovaleriansaures  Kalium  gab  Di- 
isobutyl,  Isobutylisovaleriansauerecster, . Iso- 
butyraldehyd  und  Isobutyleii ; normales 
valeriansaures  Kalium,  normales  Oktan, 
Valeriansäurebutylester,  Hutylalkohol,  Butyr- 
aldehyd, Butylen;  trimethylessigsaures  Kalium 
wahrscheinlich  Hexamethylathan,  Isobutylen, 
Trimethylkarbmol,  welches  durch  W’asser- 
aufnahme  aus  dem  Isobutylen  entstand. 
Capronsaures  Kalium  lieferte  Normaldekan, 
Capronsäureamylester,  Amylalkohol,  Amylen 
und  Aldehydspuren.  Oxalsaures  Kalium  er- 
gab nur  Kohlensäure,  malonsaures  Kalium 
Sauerstoff  neben  wenig  Kohlendioxyd  und 
Kohlenoxyd,  welch  letzteres  sich  durch 
Oxydation  des  Restes  CH,  bildet.  Aethylen 
tritt  nicht  auf.  Bcrnsteinsaurcs  Kalium 
bildet  Sauerstoff,  Kohlensäure  und  Aethylen, 
dagegen  kein  Acetylen,  isobernsteinsaures 
Kalium  wenig  Aethylen.  Pyroweinsaures 
Kalium  lieferte  Propylen,  dann  primären  und 
sekundären  Propylalkohol  und  Propiorialdehyd. 
Auch  .Aethylmalonsaures  Kalium  giebt  beide 
Propylalkohole  und  Propylen. 

\''on  den  verschiedenen  Anwendungen 
des  elektrischen  Stromes  in  der  Zucker- 
industrie bietet  einiges  Neue  das  Verfahren 
der  Reinigung  von  Zuckersäften  mit  Hilfe 
der  Manganate  alkalischer  Krden  und  des 
elektrischen  Stromes  (D.  R.  P.  1 12  120). 
Darnach  werden  die  Zuckersäfte  mit  0,5  — i " , 
Calciummanganat  versetzt  und  bei  60  - So“ 
mit  einem  Strom  von  0,2 — i Ampere  pro 
I qm  Elektrodenoberfläche  unter  zeitweiliger 
Stromumkehrung  behandelt,  — Gustav 
Schollmeyer  (D.  R.  P.  109  5S9)'"*)  ist  die 
elektrolytische  Reinigung  von  Zuckersäften 

***)  Die»«  Zeiiichi.  Vll.  189. 


durch  Klektrodialysc  und  Ozon  geschützt 
worden  — Ueber  neue  Verfahren  in  der 
Zuckerindustrie  sind  in  L'Ind.  Chim.  3,5i*’“| 
Mitteilungen  gemacht.  — Das  Gerben  von 
Häuten  auf  elektrischem  Wege  betrifft  eine 
Abhandlung  in  »Die  Elektrizität«  1900,  V’”). 

Litteratur. 

Von  im  Jahre  1900  erschienenen,  die 
Elektrochemie  betreffenden  Werken  sind  zu 
erwähnen: 

Die  wichtigsten  Grundbegriffe  der  Elek- 
trochemie und  ihre  Venvertung  bei  den 
neueren  Theorien  der  galvanischen  Elemente 
und  Akkumulatoren.  Dr.  W.  Bermbach. 

— Die  Unität  des  absoluten  Masssystems 
in  Bezug  auf  magnetische  und  elektrische 
Grössen.  F.  Kerntier.  — Die  Elektrizität 
und  ihre  Anwendungen.  8.  Aufl.  Dr.  L. 
Graetz.  — Analyses  clectrolytiques.  Ad. 
Mi  net.  Praktisches  Wörterbuch  der  Elek- 
trotechnik und  Chemie,  Heyne.  — Mesures 
electriques.  E.  Vigneron  und  P.  Lethule. 

— Grundbegriffe  der  allgemeinen  physi- 
kalischen Chemie.  Dr.  K.  Arndt.  — Elek- 
troplattierung, Galvanoplastik,  Metallpolierung. 
Willi.  Pfanhäuser.  — I.ehrbuch  der  Elek- 
trochemie 2.  Aufl.  Dr.  M Le  Blanc.  — 
Elektrometallurgie  und  Galvanotechnik, 
ür.  Fr.  Peters.  — Traitö  theorique  et 
pratique  d'Electrochemie.  Ad.  Mi  net.  — 
Neuere  Forschritte  auf  dem  Gebiete  der 
Elektrizität.  Dr.  Richarz.  — The  manu- 
facture  of  carbons  for  electric  lighting  and 
other  purpose.s.  Francis  Jehl.  — Hilfsbuch 
für  Elektropraktiker.  H.  Wictz  u.  C.  F>- 
furth.  — Das  Fluor  und  .seine  Verbindungen. 
H.  Moissan,  Deutsch  von  Dr.  Th.  Zettel. 

— Kalender  für  Elektrochemiker  etc.  1900. 
Dr.  A.  Neuburger. 

«*»)  Uicic  Zciuchr.  VII,  45. 

Dtot  ZeiUchr.  VII.  46. 


DER  BETRIEBSWASSERSTAND  DER  FLÜSSE 
IM  JAHRE  1900. 

Von  L.  Koch 

Bei  den  engen  Beziehungen  der  Flusse  als  Elckiroiechnik  werden  nachstehende  Ausführungen 
Krzeuger  elektrischer  Kraft  zur  F.lektrochemie  und  für  unsere  Leser  besonderes  Interesse  haben. 
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Die  Wasservcrhültnisse  im  Jahre  1900  lagen 
innerhalb  des  Reichsgebiets  sehr  verschieden- 
artig. Abweichungen  von  dem  normalen  Zufluss 
kamen  bei  den  lielrieben  um  so  mehr  vor,  je 
weiter  na<‘h  Osten  und  Südosien  der  l)etrePfende 
Wasserlauf  seine  Verzweigung  aiiswachsen  Hess, 
und  zwar  waren  diese  Abweichungen  sämtlich 
negativ.  Alle  rechtsseitigen  Klbzuflüsse  und  die 
östlich  befindlichen  Stromgebiete  der  Oder  und 
Weichsel  hatten  im  Verhältnis  zur  Durchschnilts- 
wassermenge  viel  zu  wenig  Zufluss,  der  in  den 
Sommermonaten  bei  sämtlichen  Betrieben  em- 
pfindlichen Wassermangai  hervorrief  und  durch 
die  zum  Ersatz  verwandte  Dampfkraft  das  Un- 
kostenkonto um  so  hoher  belastete,  als  gleich- 
zeitig auch  die  Kohlenpreise  im  vorigen  Jahre 
in  den  Hochsommermonaten  eine  ungewöhnliche 
Hohe  erreicht  hatten. 

Westlich  der  Elbe  w'iesen  dagegen  die  Wasser- 
läufe keine  negative  .Abweichung  von  der  Normal- 
menge auf,  hier  war  eher  noch  eine  solche  posi- 
tiven Charakters  vorhanden,  indem  das  Mittel 
der  westlichen  Cicwdsser  vielfach  überschritten 
wurde.  Auch  das  südwestliche  Deutschland,  wo 
am  Oberlaufe  des  Rheins  eine  Menge  Betriebe 
angesiedeit  sind,  hatte  durchweg  höheren  Wasser- 
stand als  in  den  voranfgegangenen  Jahren,  und 
nur  im  Dezember  kamen  hierin  einige  Ab- 
weichungen vor. 

Der  (Inind  dieses  verschiedenartigen  Ver- 
haltens des  Ostens  und  Westens  in  Bezug  auf 
den  W.asserzufluss  hat  seinen  Grund  in  einer 
entsprechenden  Variation  der  Minimalwerle 
während  des  Sommers  und  Herbstes.  Diese 
letzteren  wurden  durch  Regenperioden  im  Früh- 
sommer und  starke  (iewitterregen  in  der  nach- 
folgenden Zeit  im  Westen  bedeutend  abgestumpft, 
konnten  .sich  dagegen  im  O.stcn,  wo  diese  Regen- 
fälle  nur  in  geringen  Mengen  und  ohne  jede 
sichtbare  Einwirkung  auf  den  Abfluss  auttraien, 
um  so  intensiver  entwickeln  und  in  der  Folge 
derartigen  Einfluss  auf  die  mittlere  (lesiallung 
des  Wasserslandcs  nehmen,  dass  dieser  in  der 
Folge  stark  unter  die  für  frühere  Jahre  berechnete 
Normalhfihe  herabgedriukt  wurde.  In  Prozenten 
der  Normalnienge  berechneten  sich  beispiels- 
weise die  Wassermengen  im  oberen  Rheingebiete 
auf  -f  15  bis  20,  in  dem  mitteldeutschen 
Flussgeäder  (Werra,  Unstrut,  Saale,  Aller)  auf 
-}-  o bis  -L  5,  dagegen  in  den  östlich  der  Elbe 
folgenden  Flussläufen  (Netze,  Bralie,  Warthe, 
Bober,  QueLs)  auf  — 30  bis  — 65. 

Der  Verlauf  des  Wasserstandes  in  den  ein- 
zelnen Jahre.sperioden,  auf  Gnind  dessen  als 
Gesamtwirkung  ilas  oben  gekennzeichnete  Ver- 
halten zu  den  Durchschnittswerten  zum  Ausdruck 
kommt,  gestaltete  sich  folgendcrmasscn:  ln  den 
ersten  Jaliresmonaten  war  der  Zufluss  im  Reiche 
überall  genügend,  stärkerer  Frost  trat  nur  im 
Februar  und  Anfangs  März  ein,  behinderte  aber 
den  Betrieb  der  Werke  nicht  Gleichzeitig  blieben 
al>er  die  Niederschläge  gering,  worauf  bereits  im 
April  die  Wasserläufe  zurückgingen,  ein  Vorgang, 
der  im  Mai  schon  so  intensiv  fortdauerte,  dass 
Ende  des  Monats  und  in  der  ersten  Junihälfie 


bereit  Wassermangel  eintrat.  Dieser  wurde  im 
Westen  in  der  zw'eiten  Monatshälttc  behoben, 
als  Mitte  des  Monats  eine  intensive,  bis  Milte 
Juli  anhaltende  Regenperiode  eintrat,  die  den 
Waisserstand  schnell  wrieder  einporbrachte.  Im 
Laufe  des  Sommers  gingen  dann  mehrfach 
schwere  Gewitterregen  nieder,  die  das  Sinken 
der  Gewässer  nach  Möglichkeit  verzögerten  und 
erst  nach  ihrem  Aufhoren  im  September,  welcher 
Monat  ziemlich  trocken  blieb,  einen  stärkeren 
Rückgang  derselben  zuliessen.  Jm  Osten  waren 
die  Regenfälle  in  den  Sommermonaten  gering 
und  blieben  ohne  jede  Einwirkung  auf  den 
Wasserstand.  In  der  Folge  blieb  der  Abfall  der 
Wasserläufc  hier  in  derselben  Weise  bestehen, 
wie  er  im  Frühjahr  bc'gonnen  hatte  und  ging  im 
Verhältnis  zum  Westen  so  schnell  weiter,  dass 
im  September  und  der  ersten  Oktoberhälfte  sich 
der  Fehlbetrag  gegen  die  Nonnalmenge  der  ent- 
sprechenden Monate  auf  60— -8o*/o  steigerte. 
Im  Oktober  setzten  starke  Regenfälle  ein  und 
steigerten  entsprechend  das  westliche  Wasser- 
geäder, während  die  östlichen  Wasserläufe  hier- 
durch noch  nicht  beeinflusst  wurden  und  erst 
die  nachfolgenden  November-  und  Dezember- 
regen  C5  vermochten,  den  Wasscraland  wieder 
einigermassen  emporzubringen.  Im  Westen  stiegen 
dagegen  in  den  beiden  letzten  Jahresmonaten 
die  Betriebsgräben  so  schnell,  dass  sie  im  De- 
zember in  der  Zeit  stärkster  Niederschläge,  wie 
z.  B.  vom  8. — IO.,  vielfach  ausuferten  und  das 
anliegende  Gelände  überschwemmten.  Lediglich 
im  Oberläufe  des  Rheins,  an  der  badisch- 
schweizerischen tlrenze,  blieb  der  Rhein  etwas 
hinter  der  normalen  Wassermenge  zurück,  indem 
l>ei  Rhcinfcldcn  nur  370  cbm  sekundlich  gegen 
510  chm  normal  für  Dezember  konstatiert  wurden, 
^onst  waren  westlich  der  Elbe  die  Betriebsgräben 
im  Dezember  so  hoch,  dass  überall  da.s  monat- 
liche Ma.\imum  gegenüber  dem  im  September 
cingetretenen  .Minimum  beobachtet  wurde.  Im 
Osten,  wo  die  Dezembemiederschläge  ent- 
sprechend geringer  auf  den  Wasserstand  ein- 
wirkten, fiel  das  monatliche  Maximum  bereits 
auf  den  Febniar  und  März,  während  das  Minimum 
ausser  im  SefUember  vielfach  im  Oktober  cintrai. 

Das  gegensätzliche  Verhalten  des  Ostens 
zum  Westen  schreibt  sich  dementsprechend  aus 
der  ungleichen  Verteilung  der  Niederschläge  in 
einer  Jahreszeit  her,  wo  Fehlbeträge  um  .so  ein- 
schneidender <len  Wasserstand  l>eeinflussen  und  wo 
andrerseits  eine  spätere  Reaktion  derartige  Wirkun- 
gen vorerst  successivewiederauszugleichen  vermag. 

Um  die  Schwankungen  <les  Wasserstandes 
der  Betrichsgräben  zu  veranschaulichen,  sin<l  in 
nachfolgender  'l'abelle  die  zu  Duderstadt 
(Hannover)  an  der  Hahlc  angestcllten  Beob- 
aclitungen  angefUgt,  denen  zur  Kontrolle  noch 
die  gleichzeitigen  Beobachtungen  der  Nieder- 
schläge zugcscllt  sind.  Die  F^rgcbnissc  sind  hin- 
sichtlich ihres  (’harakters  nach  den  für  die  west- 
lichen Wasserläufe  massgebenden  Flrscbeinungen 
zu  beurteilen.  Zur  Erleichterung  der  Uebersicht 
sind  die  Grenzwerte  der  einzelnen  Rubriken 
durch  auffallenderen  Druck  hen'orgehoben. 
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Löten  des  Aluminiums.  (Die  Elektrizitdl,  lo. 

373-) 

Von  den  vielen  in  letzter  Zeit  empfohlenen 
Alutniniumlotcn  hat  sich  das  Kichards'sche 
Lot  mit  Phosphorzu-satz  wegen  seiner  Leicht- 
dUssigkeit  und  seines  guten  Ilindevermogens  am 
besten  bewährt  und  wird  auch  am  meisten 
angewandt.  Heim  Loten  des  Aluminiums  mit 
diesem  Lote  sind  vor  allem  zwei  Punkte  zu 
berücksichtigen: 

1.  l)as  Aluminium  besitzt  eine  sehr  hohe 
Sj>ezifischeVVärmeund  nimmttlaherviel  mehrWarmc 
auf,  um  eine  gewisse  'lemperatur  zu  erreichen, 
als  irgend  ein  anderes  Metall.  Die  Folge  davon 
ist,  dass  beim  l.oten  die  zu  erhitzenden  Stellen 
viel  länger  der  Hitze  des  Kolbens  oder  der 
I>>tlain)>e  ausgesetzt  werden  müssen,  als  man 
es  z.  B.  bei  Kupfer  oder  Me.ssing  gewohnt  ist. 
Erhit/t  man  aber  das  Metall  nicht  genügend, 
SU  lassen  sich  keine  haltbaren  Leitungen  her* 
stellen.  Um  sich  ein  richtiges  Urteil  zu  bilden, 
wie  stark  da.s  Metall  erhitzt  werden  muss,  empfiehlt 
es  sich,  zunächst  zur  Uebung  nur  einen  kleinen 
(Gegenstand  oderBIcchschnitzel  zusammenzuloten. 

2.  Dos  Aluminium  kann  nicht  direkt  gelotet 
werden,  d.  h.  indem  rn.in  einfach  Lot  in  die 
Lotnaht  einlaufen  lässt,  sondern  es  erfordert  ein 
vorheriges  Präp.iricrcn  der  Lötstellen  mit  dem 
Lote,  wie  in  folgendem  beschrieben.  Dieses 
Präparieren  muss  vor  der  Formgebung  des 
Bleches,  also  gleich  nach  dem  Zuschneideii 
erfolgen. 


Man  verfährt  dabei  in  der  Weise,  dass  man 
zunächst  die  zu  lotenden  Stellen  sorgfältig  blank 
schabt  (nicht  mit  Schmirgel{>apier)  und  dann 
das  Lot  auf  jede  der  Flächen  aiifträgt.  Man 
hebt  hierzu  mittels  eines  heissen  Kolbens  etwas 
I.,ot  von  dem  LiHstängelchen  ab  und  reibt  auf 
jeder  der  einzelnen  Flächen,  welche  man  vorher 
ebenfalls  erhitzt  hat,  so  lange  hin  und  her,  bis 
die  Flächen  ganz  gleichmässig  mit  dem  Lot 
überzogen  siml.  Dabei  achte  man  darauf,  dass 
das  l^t  überall  .sitzt  und  das  Blech  nicht  etwa 
durch  einen  Lölschleierüberzug  verzinnt  erscheint. 
Durch  dieses  Reiben  mit  dem  Kolben,  während 
das  Metall  mit  Lot  bedeckt  und  dadurch  vor 
Luftzutritt  geschützt  ist,  entfernt  man  die  dutch 
das  Anwärmen  auf  dem  Aluminium  wieder  ent- 
standene Oxydschicht  und  bedingt  erst  dadurch 
ein  gutes  Anhaften  des  Lotes.  Sodann  streift 
man  mit  dem  Kolben  das  überflüssige,  schaumig 
gewordene  Lot  wieder  ab,  reinigt  den  Kolben 
von  dem  daranhangenden  rauhen  Lote  mittels 
eines  Blechstreifens,  versieht  den  Kolben  mit 
frischem  Lote  und  bringt  dieses  in  einem  gleich* 
massigen,  leichten  Zuge  auf  die  l.otflächen,  so* 
dass  es  mit  der  Verzinnung  wohl  bindet,  diese 
jedoch  nicht  wegslreift.  Dieses  zweite  Ueber* 
ziehen  mit  dem  Lote  nimmt  man  bei  (Gegen* 
ständen,  die  gepresst  werden,  nach  dem  Pressen 
vor,  damit  man  zum  darauffolgenden  Loten  frische, 
oxyilfreie  Flächen  hat.  Zuletzt  legt  man  die 
lAJtflächen  aufeinander  und  erwärmt  die  Lot* 
stellen  wie  gewöhnlich  durch  Streichen  mit  I.ot 
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und  Kolben.  Statt  des  Letzteren  k.ann  man  auch 
die  Flamme  einer  Benzin-  oder  Gaslotlampe  be- 
nutzen. Sehr  befördert  wird  eine  gute  Verbindung 
dadurch,  dass  man,  wo  das  überhaupt  möglich 
ist,  die  zu  verbindenden,  präparierten  Stilcke 
unter  Erhitzen  aufeinander  reibt 

Aluminiumbronce  (Legierung  von  Kupfer 
mit  Aluminium)  mit  i — 5 ®/o  Aluminium  lässt 
sich  mit  Zinnlot  gut  loten,  nicht  aber  solche  mit 
einem  höheren  Gehalte.  Diese  lotet  man  mit 
einem  Lot,  bestehend  aus  20  'Peilen  Zink  und 
15  Teilen  Cadmium  in  der  Weise,  dass  man 
die  Flächen  erst  blank  schabt,  das  Blech  erwärmt, 
das  Lot  durch  Aufreiben  des  Lotstangelchens 
aiifträgt  und  dann  den  Ueberschuss  mit  einer 
Messingkratzbürste  wegkratzt,  hierauf  verbindet 
man  die  Teile  mit  Hilfe  des  Lotes  wie  gew’ohn- 
lich  mit  dem  Kolben. 

Das  Hartloten  bietet  keine  Schwierigkeit; 
als  passendes  Lot  dient  eine  Legierung  von 
52  Teilen  Kupfer,  46  'Peilen  Zink  und  2 Teilen 
Zinn  oder  ein  anderes  nicht  zu  strengtlüssiges 
Schlaglot.  Auch  gelangt  man  durch  Einlegen 
von  Messingstreifchen  zum  Ziele.  Bei  grossen 
Stücken  gelingt  auch  das  fäl.schlich  sogenannte 
»Anschweissent  durch  Giessen  ganz  gut. 

Das  VelvrII.  ein  Material  zum  Ersatz  des  Kaut- 
schuks und  der  Guttapercha.  (Revue  in- 
dustrielle, 17,  212.) 

Die  Basis  des  >Vcl\Til«  ist  nach  dieser 
Zeitschrift  ein  trocknendes  oder  halbtrocknendcs 
Del,  welches  mittels  konzentrierter  Salpeter- 
säure nitriert  wird.  Es  bildet  sich  eine  Ver- 
bindung, welche  4— 5V0  Stick.sioff  enthält,  die 
hierauf  gereinigt  wird,  bis  alle  Spuren  reiner 
Salpetersäure  verschwunden  sind.  In  der  Praxis 
werden  Gele  das  Lcinsamenol  und  das  Casto- 
rOl  (aus  den  Kornern  des  >Ricinus  communis«) 
benutzt,  letzteres  ist  vorzuziehen.  Das  andere 
Ingredienz  ist  eine  sehr  schwach  nitrierte  Nilro- 
Cellulose.  Die  Behandlung  mit  Salpetersäure 
modifiziert  die  Eigenschaften  dieser  Ode  in  sehr 
seltsamer  Weise.  Das  spezifische  Gewicht  des 
l.einöls  steigt  von  0,035  das  des 

Castorols  von  0,967  auf  1,127.  (Eine  der  wichtig- 
sten neuen  Reaktionen  vom  technischen  Gesichts- 
punkte ist  die  Bildung  von  homogenen  Stoffen 
aus  salpctcrsaurem  Oel  und  Nitro-Cellulose.) 

Wenn  man  Lein-  oder  Casiorol  mit  einer 
Lösung  von  Nitro-Cellulose  in  einem  passenden 
Lösungsmittel  vermischt,  trennt  sich  das  Oel 
von  der  Nitro-Cellulose,  wenn  es  in  nicht  zu  kleiner 
Menge  vorhanden  ist;  man  erhält  eine  S]>rödc 
Materie  von  schwammiger  Konsistenz,  in  deren 
Poren  das  Oel  cingeschlossen  ist.  Das  Ver- 
hältnis des  Castorols,  welches  in  den  Stoff  cin- 
Ircten  kann,  ist  stärker  als  das  des  Leinöls, 
übersteigt  aber  nicht  5%.  Die  Salpetersäuren 
Oelc  können  sich  lungegcn  in  allen  Verhältnissen 
mit  der  Nitro-C.’ellulase  vermischen  und  bilden 
mit  ihr,  nach  V’erdampfung  des  Lösungsmittels 
eine  homogene  Masse.  Fane  augenscheinlich 
etwas  ähnliche  Materie  kann  mit  verschiedenen 
-Salpetersäuren  Flüssigkeiten,  wie  Nitro-Glycerin, 


Nitro-Benzin , Nitro-Toluol  etc.  erhalten , und 
bereits  Nobel  hat  die  Benutzung  ähnlicher 
Mischungen  zum  Ersatz  des  Kautschuks  vorge- 
schlagen.  Wahrscheinlich  wurde  aber  wegen 
ihrer  Entzündbarkeit  oder  ihrer  Explodierbarkeit 
keine  derselben  benutzt.  Die  HinzufUgung 
fremder  Stoffe,  um  die  Gefahr  zu  verringern,  ist 
nicht  möglich,  ohne  materiell  ihre  praktischen 
Eigenschaften  zu  verändern.  Mit  dem  »Velvril« 
hat  man  keine  Nachteile  zu  befürchten : es  ver- 
brennt fast  wie  Kautschuk  oder  Qutlapercha 
und  verlischt  leicht,  .selbst  wenn  cs  gut  ent- 
zündet ist.  Die  Masse  schw’ellt  beim  Verbrennen 
und  läs.st  schw'ammige  Kohlen  zurück;  der  Geruch 
ist  stark  und  bezeichnend. 

Die  Wirkung  der  salpetersauren  Oele 
ist  sehr  bemerkbar,  besonders  in  dem  Fall 
der  Nitro-Ricinusolartcn.  Fugt  man  der 
Schiessbaumwolle  eine  geringe  Menge  der- 
.selben  bei,  so  giebt  sie  ein  ausgezeichnetes 
rauchloses  Pulver,  dessen  Verbrennungs-Ge- 
schwindigkeit man  mit  grosser  (ienauigkeit  re- 
gulieren kann.  Es  vermischt  sich  sowohl  mit 
Nitro-Glycerin,  welches  es  in  unserem  Klima 
zu  frieren  hindert  und  mässigi  zugleich  die 
Heftigkeit  seiner  Wirkung,  w'enn  man  nicht  zu 
brisante  Effekte  haben  will. 

Ueber  die  Fabrikation  des  »Velvril«  wird 
nichts  Näheres  angegeben.  Es  wird  besonders 
zur  Herstellung  von  Pransmissions-Riemen, 
Rohren,  wasserdichten  Stoffen,  Isolation  von 
Drähten,  Firnis  und  Gemälden  etc.  benutzt. 

- F.  V.  S. 

StromreguUerunff  ln  elektpolytlsehen  B&dern. 

(Die  Elektricität,  22,  518.) 

Die  bei  der  Stromregulierung  in  elektro- 
lytischen Bädern  in  Betracht  kommenden  Ge- 
sichtspunkte fasst  Dr.  W.  Pfanhauser  in  einer 
Reihe  leicht  einzuhaltender  Regeln  zusammen, 
indem  er  davon  ausgeht,  dass  jede  Melalbalz- 
lusung,  aus  der  ein  Metall  oder  eine  Metall- 
legierung elektrolytisch  niedergeschlagen  werden 
soll,  die  Einhaltung  gewisser  Grenzen  inl>ezug 
auf  die  Stromdichte  pro  <[dm  verlangt.  In  den 
Nickel-,  Messing-  und  cyankalischen  Badem 
überhaupt  sind  diese  (irenzen  scharf  gezogen 
und  ist  daher  gerade  da  die  Finhaltung  derselben 
Vorbedingung  für  das  richtige  Ausfällen  des 
Mctalles  oder  der  Legierung.  Es  wird  bei 
jedem  Bade  die  normale  günstigste  Stromdichtc 
angegeben,  jedoch  würde  die  Einhaltung  und 
somit  das  Gelingen  der  Niederschlagsarbcit  eine 
unüberwindliche  Schwierigkeit  sein,  wollte  man 
(besonders  bei  kompliziert  dimensionierten  Ob- 
jekten) aus  der  zu  ermittelnden  Oberfläche  die 
Stromstärke  berechnen,  die  man  in  das  be- 
treffende Bad  zu  schicken  hätte  und  wofür  das 
in  den  Badstromkreis  eingeschaltete  Ampcremeler 
das  Kontrollinstrument  wäre. 

Es  Ist  jedermann,  der  mit  Klektroplatticr- 
Bädern  zu  arliciten  Gelegenheit  halte,  bekannt, 
dass  in  den  seltensten  Fällen  die  Netzsjiannung 
die  für  das  betreffende  Bad  geeignete  Gmssc 
besitzt,  ja  gemäss  des  Spannungsabfalles  in 
einem  geschlossenen  Leiter  variiert  sogar  diese 
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Netzspannung,  selbst  wenn  die  Klemmenspannung 
der  Dynamoma-schinc  durch  den  Nebenschluss* 
regulator  konstant  gehalten  wird,  von  Had  zu 
Bad,  wenn  mehrere  Hader  an  eine  gemeinsame 
Hauptleitung  in  ParaUeLschaliung  angcschlossen 
sind. 

Es  ist  nun  Aufg.ibe  des  Hadstromregulators, 
die  variierende  Netzspannung  auf  die  konstante 
Badspannung  oder  unter  Umständen  auf  einen 
l)estimmten  Wert  zu  regulieren,  um  so  die  er- 
forderliche günstigste  Nietallausscheidung  zu  be- 
wirken. Schaltet  man  nun  in  den  Badstromkreis 
einen  Badstroinreguhitor  ein,  so  kann  man  den 
Stromkreis  auf  einen  beliebigen  (in  (irenzen, 
die  durch  die  Konstruktion  des  Regulators  ge- 
zogen sind)  Widerstand  abstimmen  und  darnach 
bei  der  herrschenden  Netzspannung  denjenigen 
Strom  durch  den  Badstromkreis  und  somit  durch 
das  Bad  schicken,  der  der  ObeiHäche  der  zu 
plattierenden  Ware  entspricht.  Nun  ist  aber,  für 
den  Fall,  dass  Warenfiachc  und  Anodenflachc 
in  dem  bei  jedem  Bad  angegebenen  Verhältnis 
stehen,  die  vorgeschriebene  und  eingehaltene 
Badspanmmg  ein  Mass  und  Kontrolle  für  die  an 
der  Waarc  herrschenden  Siromdichtc  (siche  Wilh. 
Pfan h au s e r,  Klektro]>lattiening,  (jalvanoplastik 
und  Metallpolierung.  IV.  Auflage  1900  S.  179) 
vorausgesetzt,  dass  die  richtige  Elekiroden-Knt- 
ferniing,  allgemein  mit  15  cm  angegeben,  ein- 
gehaltcn  wird. 

Sobald  die  Klektroden-Kntfernung  (annähernd 
gleichbedeutend  mit  der  Entfernung  von  Anoden- 
unü  Waarensiange)  eine  Veran<lerung  erfahrt, 
muss  auch  die  Badspannung  dementsprechencl 
verändert  werden  und  zwar  vergrussert  oder  ver- 
mindert, je  nachdem  die  Elekiroden-Enlfernung 
vergrussert  oder  vermindert  wird. 

So  hat  z.  B.  für  ein  Nickelbad,  für  welches 
angegel^en  ist: 


Badspannung  bei  1 5 cm  Klektrodeneni- 
femung:  3,6  Volt. 

Siromclichte:  0,3  .Ampere. 

Aenderung  der  Hadspannung  für  je  5 cm 
.Aendening  der  Elektroden-Entfcrnung:  0,52  Volt. 

Oie  Badspannung  hat  für  eine  Elektroden- 
EiUfermmg  von  25  cm 

3,6  4-  (2  X 0,52)  4,64  Volt  zu  betragen, 

wenn  das  Verhältnis  von  Kathoden-  zu  Anoden- 
flache etwa  2 : 1 sein  soll.  Aus  den  in  dem  er- 
wähnten Werk  angegebenen  Gründen  ist  nun 
aber,  fall  seine  kleinere  Waarenfl.lche  einer  grossen 
Anodenfläche  gegenübcrgesiellt  wird,  die  auf 
diese  Weise  berechenbare  Badspannung,  (die 
mit  einem  Voltmesser  zu  kontrollieren  ist)  nicht 
mehr  stichhaltig,  sondern  es  konnte  in  diesem 
Falle,  würde  man  die  zu  errechnende  Bad- 
spannung mit  Hilfe  des  Bad>tromregulalors  und 
unter  Beobachtung  der  .Angabe  des  an  jedes 
Bad  anzuschliesscndenBadvültmeiers,  thatsachlich 
erteilen,  die  Stromdichte  leicht  die  obere  Grenze 
der  zulässigen  Stromdichte  übersteigen,  das 
elektrolytisch  niedergeschlagene  Nickel  würde 
in  Schwammform  entweder  als  solches  nur  aut 
den  äussersten  Kamen  der  Ware  oder  auf  deren 
ganzen  Flache  als  missglückte  Vernickelung  aiLs- 
fallen. 

Es  ist  also  in  dem  Falle,  dass  eine  kleine 
Warenfläche  einer  zu  grossen  .Anmlcnfläche  gegen- 
übergeslelh  wird,  die  Badspannung  zu  verringern, 
oder  aber,  will  man  sicher  arbeiten,  so  sind  neben 
dem  betreffenden  Warenstück  sonel  Anoden  zu- 
zuhängen, bis  das  richtige  Verhältnis  erreicht 
ist.  Sind  anderseits  kleine  Massenartikel  in 
einer  Elcktroplattiertrommel  oder  in  einem  Korb 
zu  elektroplattiercn,  so  ist  die  Hadspannung  auch 
bei  richtigem  Verhältnis  der  Elektrodcnflächcn 
zu  vermehren  oder  aber  es  sind  mehr  Anoden 
cinzuhängen. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Speise  - Vorrichtung  für  elektrolytische  Zer- 
setzungsapparate U.  dgl.  — Henry  C.*irmichaci 
in  Bosioo.  — l).  K.  F.  112S18. 

Die  SpcUevorrichtuiif'  toll  in  er«ter  Linie  dazu 
dienen,  elektrolytischen  Zerseirungsapparatco  die  xu 
elektrulysLerende  KlUssi};keit  Kleichmäs9i{'  und  unab- 
liänKiC  von  dem  .Niveau  im  VorraisbehSIter  zu/ufuhren. 

Zu  diesem  Zweck  sind  auf  einer  Uber  dem  Vorrats- 
liehäller  befmülichcn  Welle  Spcisepfeifen  angebracht, 
welche  bei  <ler  Drehung  der  ersleren  Flüssigkeit  aus 
dem  Itehalicr  entnehmen  und  intermittierend  an  den 
Zersetzungsbehälter  abgeben.  Um  nun  zu  bewirken, 
dass  die  dem  Zersetzungsbchälier  zugefuhrte  KlUssigkeits- 
menge  unter  nllen  Unistandcn  die  gleiche  bleibt,  find 
die  Itnumverbnltnisse  zwischen  dem  Kopf  und  dem  Rohr 
der  rfeifeo  m*  gewählt,  dass  der  Inhult  der  Plcife  beim 
Beginn  des  Ilcnmstrcteos  der  Schöpföffnung  aut  dem 
Vorrntsbehälter  grosser  ist  als  beim  Beginn  der  Ent- 
leerung nach  dem  Zerseiztingsbehälier. 

Da  der  Kopf  der  Plcife  inhaltlich  viel  grbucr  ist, 
alt  das  Rohrende,  und  nuaserdem  unter  einem  spitzen 


Winkel  ahgetchnttien  ist,  so  flietst  bei  der  Drehung  der 
Welle  aus  dem  Ffeifenkopf  so  lange  Flüssigkeit  in  den 
V'orratsbehälter  zurück,  bis  die  Pfeife  bei  ihrer  l^rehung 
den  Punkt  erreicht  hat,  bei  welchem  sie  sich  in  den 
Zertctrungtbehälter  zu  entleeren  beginnt.  In  diesem 
.Augenblick  steht  aber  die  Flüssigkeit  im  Pfeifenkopf 
in  gleicher  Hübe  mit  dem  inneren  Rand  der  Schhpf- 
öltoung,  so  dass  also  aus  dieser  keine  Flüssigkeit  mehr 
in  den  Vorratsbehälter  zurückflicssen  kann.  — Die 
Flüssigkeilsmenge,  die  aus  dem  V'orratsbehkiter  in  den 
Zerseirungsbchälter  Ubergeführt  wird,  muss  daher  stets 
die  gleiche  sein. 


Verfahren  zur  Gewinnung  von  Phoephor  aus 
Phosphaten  und  anderem  phosphorhalUgem 
Material  mittelst  elektrischer  Widerstands- 
erhltzung.  —•  Electric  Rcduciion  Co.  Limited 
in  London.  — D.  R.  1‘.  112S32. 

Das  Verfahren  zur  Gewinnung  von  Phosphor  aus 
Phosphaten  und  anderem  phosphorhaltigem  Material 
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mittelst  elektrUcher  WiderBtaoclserhitzung  besteht  darin, 
dass  moD  das  Ausgan|;smater)al  unter  Benutzung  des 
Verfahrens  nach  Patent  107736  unbedeckt  der 
der  Bestrahlung  mittelst  eines  in  einer  geschlossenen 
Kammer  allaeiiig  frei  angeordneten  elektrischen  Wider- 
standeSf  t.  U.  eines  Kohlenstifies,  unterwirft.  Auf  diese 


Weise  wird  heftiges  Aufwallen  der  Masse  und  Ver- 
unreinigung der  Phosphordämpfe  ilurch  Kohlenstaub 
verhütet. 

Der  Ofen  besteht  aus  einer  Kiironier  A mit  den  io 
die  Wän<le  eingesetzten  Kohlenbldcken  /i  zmii  Anschluss 
an  die  l.eilrr  C C.  Die  Kohlcnslange  /)  verbindet  die 
Kohlenbiockc  leitend. 

Die  Beschickung  E wird  durch  F nnf  die  Kammer* 
sohle  gebrnchi,  die  Rückstände  werden  durch  G abge- 
sogen, die  I'hosphordimpfe  entweichen  durch  //. 

Verehren  zur  Nutzbarmachung:  von  ln  elektrl- 
achen  Sammlern  aufgespeieherier  elektri- 
scher Energie  an  von  der  Ladungsstelle  ent- 
fernten Orten.  — l'hc  Preits  Electric  .Ktoragc 
.S)'ndicate  l.imitecl  in  Adelaide,  .SUd  • Australien. 
— 1).  K.  P.  II2S89. 

Die  Elektroden  werden  mit  einem  aufsnugungs- 
fähigen  Stoff  umkleidet,  in  welchem  nach  der  Heraus- 
nahme der  Elektroden  aus  der  l.adungsbutterie  eine 
genügende  Menge  des  Elektrolyten  suruckfdeibt.  Nach 
Abiropfen  des  überschüssigen  Elektrolyten  werden  die 
Elektroden  ohne  weiteres  ’l'ruckneu  nach  der  Ver- 
wenduttgsstelle  befördert  und  hier  mit  an  dieser  vor- 
handenen Gegcneicktroden,  z.  B.  Zinkekktroden,  zu 
einer  Entladungsbatteric  «licht  susammengebaui. 

Elektrolytisches  Rafflnleren  von  Rohnickel- 

Sehmelzen.  — ürbain  le  Verricr  in  Pans.  — 
D.  K.  P.  112890. 

Die  wesentlichen  L'nterschiede  des  Verfahrens  von 
den  früheren  Verfahren  bestehen  darin,  dass  die  Elektro- 
lyse im  neutralen  oxydierenden  Bsdc  erfolgt,  während 
früher  mit  stark  sauren  oder  stark  alkalisclicu  Bädern 
gearbeitet  wurde. 

Als  Anoden  werden  hierbei  die  Kobnicketspeisen 
(Ferronickel,  NickeUchnielse,  Kohnickel;,  aU  Kathode 
eine  Platte  aus  reinem  Nickelblech  oder  jedem  anderen 
passenden  l.citcr  benutzt. 

Die  Elektrolysiertlüssigkcit  enthält  zweckmässig 
IO  •;'(>  eines  löslichen  Nickclduppelralxcs,  z,  B.  Nickel- 
amotoniumchlorid  unter  Zusatz  von  5 *-'•  Nntrhtnichlorid. 

Die  Verhältnisse  lassen  sich  variieren,  doch  hat 
sich  «las  uagegebene  am  besten  bewährt.  Von  Zeit  ru 
Zeit  giebt  man  etwas  Alkali  oder  Erdalkali- (Calcium-) 


Hypochlorid  oder  ein  anderes  UxydaiioosmiUel  zu.  Dies 
hat  den  Zweck,  etwa  vorhandenes  Eisenoxydul  zu  O.vyd 
zu  oxydieren. 

Bei  diesem  Verfahren  gelingt  es,  alles  Eisen  in 
Form  von  gelbem  Oxydhydrat  auszufitlleo,  wahrend  das 
Nickel  sieb  rein  an  der  Kathode  nbscheidet. 

Ein  Ueberschuss  von  Ilypochlorid  ist  zu  vermeiden, 
da  sonst  Nickel  aU  Ni^  Oj  mitgerissen  wird. 


Apparat  zur  Ausführung  der  durch  Patent 
76047  gesehfltzten  Elektrolyse  von  Salz- 
lösungen. — James  llargreaves  in  Farowurth- 
in-Wjdncs,  I.ancastcr,  England.  — D.  R.  P.  113055. 


Der  rar  .Ausführung  der  durch  Patent  76047  ge- 
schützten  Elektrolyse  von  Salzlösungen  geeignete  Apparat 
ist  durch  die  Anordnung  einer  Reibe  geneigter  von 
der  Wandplatte  c bis  zur  Kathodenoberfläche  d reichender 
Meiallstreifen  oder  Platten  6 in  «icr  Kathodenknmmer 
gekenitzeicbnei.  Durch  diese  wird  die  Kaihu<le  in 
dichter  Berührung  mit  dem  Diaphragma  gehalten  und 
der  kondensierte  Dampf  gegen  die  Katliodcnobcrilächc 
derart  gerichtet,  dass  das  Kniliodeoprodukt  vollständig 
und  leicht  von  der  Kathode  entfernt  wird.  Die  Be- 
festigung der  geneigten  Meiallstreifen  an  der  \Vand- 
platte  geschieht  durch  Einbetten  dieser  Streifen  in  Kitt 
o«ler  C'emeiit,  wobei  zugleich  Wärmevcrlust  aus  der 
Zelle  vermieden  wird.  ,\n  der  unteren  Kante  i buben 
die  schräg  gerichteten  Streifen  oder  Platten  & .\us- 
zahnungen  oder  OefTnungen,  welche  dem  Dampf  oder 
<lcn  Gasen  freien  Durchgang  über  der  Oberfläche  der 
Kathode  ermöglichen. 


Verfahren  zur  Erzeugung:  metallischer  Nieder- 
schlage auf  Metallen  ohne  äussere  Strom- 

ZUfOhrung.  — Eduard  Afics  in  Meidcllicrg.  — 
D.  K.  P 1 13452. 

Das  Wrfuhren  beruht  auf  der  \’crwcndung  kochender 
Bäilcr,  welche  die  niederzuschlagendcn  bezw.  zu  ge- 
winnenden Metalle  (Bei,  Zink,  Zinn,  Nickel,  Aulimon, 
Eisen  etc.)  in  Form  von  .Salzen  in  Verbindung  mit 
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einem  Salse  der  clektropositiveren  Meialle  (Eisen,  Ziok, 
Mnn^n,  Uran,  Zirconium.  Aluminium,  Beryllium,  Ma^ne* 
sium,  Calcium.  Antimon)  ^cl^t  enthalten,  soweit  letstere 
die  Eigenschaft  haben,  xwischcn  dem  cingetauchten 
Metall  und  sich  einen  elektrischen  Strom  zu  erzeugen, 
■o  dass  der  eingetauchte  Gegenstand  der  negative,  sie 
selbst  der  positive  I'ol  sind. 

Das  negativere  Metall  scheidet  sich  hierbei  so  lange 
aus,  als  der  zu  Überziehende  Metallgegenstnnd  ln  der 


BadflUssigkeit  hängt.  Besteht  der  Gegenstand  z.  B.  ans 
Kupfer  und  soll  er  einen  Ucberzug  erhalten,  so  wirkt 
zuerst  dos  Kupfer,  sodann  das  aufgeschlagcnc  Metall 
als  negativer  Pol  (im  Gegensätze  sum  Ansledcverfahren, 
bei  welchem  das  aufgeschlagene  Hämchen  neutral  ist, 
weswegen  kein  weiterer  Niederschlag  suttiindet). 


Galvanlseh6  Binde.  — Philipp  Lorenz  Schmidt  in 
Worms.  — I).  R.  P.  1 13188. 


Fig.  II. 


l)ic  Binde  besteht  aus  einem  flachen,  der  Körper^ 
form  angepassien  Gehäuse,  dessen  Hauptwände  mit 
Elektroden  nusgelegl  sind  (8),  bezw.  selbst  die  Elektroden 
bilden  (<t).  Der  Zwischenraum  ist  mit  einem  EIcktro' 
iyten  mtsgcfüllt.  t>ie  Binde  besitzt  verhältnismässig 
grosse,  der  Einwirkung  der  Luft  nicht  ausgcsetzie 
Elektroden  flächen. 


Verfahren  der  elektroehemlsehen  Metall- 

f&rbUDff-  — Josef  Rieder  in  Leipzig.  — D.  K.  P. 
”3453- 

Das  Verfahren  beruht  dem  Prinzip  nach  auf  der 
* Anwendung  eines  gelatinösen  Elektrolyten,  d.  h.  einer 
.Salzlösung,  welche  durch  Zusatz  geeigneter  Materialien, 
z.  B.  t.«im,  Gelatine  mit  oder  ohne  Glycerin,  Agar> 
Agar  und  anderen  Stoffen  mit  ähnlichen  Eigenschaften 
gelatiniert  worden  ist,  und  in  welchen  der  zu  färbende 
Metallgegenstand  eingegosseo  ist. 

Dient  nun  dieser  Metallgegenstand,  nachdem  der 
Elektrolyt  vollkommen  erstarrt  Ist,  bei  der  Elektrolyse 
in  bekannter  Weise  als  Anode,  so  wird  damit  erreicht, 
dass  eine  Diffusion  zwischen  dem  zersetzten  und  dem 
uQzersetrtcn  Elektrolyten,  wenn  auch  nicht  ganz  auf- 
gehoben, so  doch  stark  behindert  ist,  sowie  ferner,  dass 
die  an  der  Anode  gebildeten  Gase  weder  entweichen 
noch  von  dem  Elektrolyten  absorbiert  werden  können. 

Die  so  gebildeten  Gase  gehen  non  mit  der  Metalb 
Oberfläche  entsprechende  Verbindungen  ein,  die  unter 
Umständen  durch  dem  Elektrolyten  beigegebeue  Re* 
ageniicn  noch  während  des  Entstehens  in  andere  Über^ 
g^Uhrt  werden;  ist  Metall  und  Elektrolyt  entsprechend 
gewählt,  so  entstehen  unlösliche  Verbindungen,  die  dem 
Gegenstand  eine  charakteristische  Färbung  erteilen. 

Verfahren  zur  Elektrolyse  von  Alkallsalzen 
unter  Anwendung:  einer  Queeksllberkathode. 
H.  Müller  in  Aachen.  — D.  R.  P.  113603. 

Dos  Verfahren  besteht  in  der  Benutzung  eines 
crfortlerlichcnfalls  kreisenden  Fressluftsiromes  bei  der 
Elektrolyse  von  Alkalisalscn  mit  Benutzung  einer 
Queclcsiiberkathode  und  mit  beständiger  Zerlegung 
des  gebildeten  Am.'ilgames  und  bezweckt  die  Erzielung 
eines  beständigen  Kreislaufes  des  Quecksilbers  bezw. 
des  Amalgams  mit  gleichzeitigem  Kreislauf  der  Alkali- 
Uuge.  Eine  Ausführungsform  des  Verfahrens  ist  durch 
die  Verbindung  mit  einer  fortwährenden  regulierbaren 
Abscheidung  und  Abführung  des  bereits  hinlänglich 
aogereicherten  Anteiles  von  dem  kreisenden  l^uge» 
Strom  unter  gleichzeitiger  Ersetzung  desselben  durch 
frisches  Wasser  gekennzeichnet. 


Sammlerolektrode.  — Thomas  Bengough  in 
Toronto,  Canada.  — D.  R.  P.  113725. 


Fig.  n. 

Die  wirksame  Masse  der  Elektrode  liegt  zwischen 
den  Streifen  r der  Platte  a,  die  dadurch  hergestellt 
sind,  dass  die  Platte  a an  ihren  Enden  mit  Einschnitten 
versehen  ist,  und  die  so  cmBtandcncn  Streifen  recht- 
winklig umgebogen  sind,  wobei  gleichzeitig  die  Streifen 
an  ihrer  Wurzel  tv  um  90^  verdreht  sind.  Durch  In- 
cinandersetzen  mehrerer  Elektroden  von  abnehmender 
Grösse  wird  ein  Elcktrodenstapcl  gebildet. 


Verfahren  zur  Herstellung' positiverElektroden 
für  Stromsammler  mit  unverflnderllchem 
Elektrolyt.  — Emst  Waldemar  Jungner  in  Stock- 
holm. — !>:  R.  P.  113726. 

Das  Verfahren  dient  zur  Herstellung  von  Elek- 
troden, deren  wirksame  Masse  aus  SaucratofTverbin- 
dungen  des  Silbers  besteht,  und  die  besonders  bei 
den  durch  Patent  II0210  geschützten  Primär-  wie 
Sckundärelementen  mit  unveränderlichem  Elektrolyten 
Verwendung  finden  sollen.  Aul  ein  als  Masseträger 
dienendes  Drahtnetz  aus  einem  gegen  Alkali  wider- 
standsfähigen Metall  wird  eine  aus  fein  zerteiltem 
Silber  oder  dessen  Verbindungen  bestehende,  mit  Chlor- 
silber gemischte  Masse  ausgebreitet,  sodann  fcstgepresst 
und  schliesslich  getrocknet.  Darauf  wird  die  so  her- 
gestellte  Elektrode  bis  zum  Schmelzpunkt  des  Chlor- 
silbers  oder  Uber  diesen  hinaus  erhitzt  und  sodann  alt 
Kathode  behufs  Entziehung  des  Chlors  und  der  etwa 
mit  dem  Silber  in  Verbindung  stehenden  Radikale  in 
ein  Alkalibad  gesetzt.  Nach  dieser  Behandlung  weUt 
die  Elektrode  reines  Silber  als  vollkommen  zusammen- 
hängende Masse  auf.  Dieses  wird  schliesslich,  indem 
die  Elektrode  in  einem  neuen  Aikalibad  als  Kathode 
dem  elektrischen  Strom  ausgesetzt  wird,  in  Silberoxyd 
und  Silbersoperoxyd  umgewaodelL 
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das  Wesen  der  Wechselströme  an  Hand  einer  klaren 
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fessor n.  Direktor  des  Technologischen  Instituts  der 
Universität  zu  Heriin.  WlrtschaftlicheBeddutung 
ehemlseher  Arbeit,  /.weite  durch  Nachträge  er- 
gänzte Auflage.  Braunschweig  1900.  Verlag  von 
Friedrich  VIeweg  & Sohn.  Preis  80  I*fg. 

Das  kleine  Werkeben  stellt  eine  Arbeit  von 
höchster  Bedeutung  d.ar.  Dürfte  cs  doch,  wie  kein 
zweites,  geeignet  sein,  die  nationalökonomische  Be- 
deutung der  Entwicklung  der  Chemie  klarrustcllen. 
Es  ist  auf  die  Bedeutung  und  Entwicklung  der  haupt- 
sächlichsten Zweige  der  chemischen  Grossindustrie  auf 
Grund  zahlreicher  Statistiken  und  sonstigen  zuverlässigen 
Materials  eingegangen  und  so  ein  Ueberbück  gc- 
schaiTcn,  der  an  Klarheit  nichts  za  wünschen  Übrig 
lässt.  Möge  das  für  alle  Kreise  interessante  Werkchen 
in  erster  Linie  den  Zweck  erfüllen,  den  Verfasser  im 
Vorwort  aasspricht,  nämlich  denjenigen,  die  Uber  Ver- 
wendung von  Staatsgcldcrn  lu  entscheiden  buben, 
beweisen,  dass  jedes  für  Errichtung  und  Unterhaltung 
TOD  Laborutorien  aufgcweDdeie  Kapital  sich  tausend- 
fältig verzinst. 

Radolphl,  Dr.  MftX.  Privaidorent  an  der  Gross- 
herzoglich Technischen  Hochschule  zu  Darmstadt. 

ElnfOhrungr  ln  das  physikalische  Praktikum. 
Mit  43  in  den  Text  ge<irackten  Figuren.  Göitingeo 
T900.  Verlag  von  Vandenhoeck  & Ruprecht. 
Preis  M.  3.20, 


Bersch,  Dr.  Josef.  Lexikon  der  Metalltechnik. 

Handbuch  für  alle  Gewcrbctrcibeuden  und  Künstler 
auf  meiallurgischem  Gebiet.  Mil  360  Abbildungen. 
Wien,  Pest,  Leipzig,  A.  Hartlebens  Verlag.  Preis 
M.  12.50. 

Das  Lexikon  enthält  in  alphabetischer  Reihenfolge 
eine  hinreichend  ausruhrliche  Erklärung  aller  .Aus- 
drücke, welche  auf  die  Metalltccbmk  Bezug  haben,  sei 
cs  nun  welcher  Zweig  auch  immer  derselben.  Es  ist 
ebensowohl  der  Grossbetrieb,  das  Hüttenwesen,  wie 
der  Kleinbetrieb  in  eingehendster  und  sorgfähigster 
Weise  berücksichtigt.  Die  Zusammenstellung  eines  so 
umfangreichen  Stoffes  war  eine  mühsame  Arbeit,  sie 
ist  aber  in  glänzender  Weise  und  wohl  fast  lückenlos, 
wie  wir  uns  durch  zahlreiche  vorgenommene  Stich- 
proben Überzeugt  haben,  gelungen.  Wo  es  nötig  war, 
sind  dem  Texte  zur  Plrlauterung  Figuren  brigegeben, 
die  wesentlich  zur  Erleichterung  des  Verständnisses 
beitragen.  Das  NVerk  ist  bis  auf  die  Neuzeit  fortge- 
fuhrt,  und  cs  sind  in  ihm  auch  die  letzten  und  jüngsten 
Knungenschaficn  derselben  enüialten.  Hei  der  Be- 
deutung der  MetalUechnik  für  das  gesamte  Kulturleben 
und  bei  Berücksichtigung  des  Umstandes,  dus  die 
Littcratur  dieses  Gebiets,  wie  kaum  bei  einem  zweiten, 
in  den  verschiedensten,  teil«  wissenschaftlichen,  teils 
technischen  Zeitschriften,  ferner  in  Werken,  die  in  den 
verschiedensten  Sprachen  erschienen  sind,  zerstreut  ist, 
ist  das  Erscheinen  eines  so  vollkommenen  und  um- 
fassenden S.ammelwerkes  sicherlich  mit  Frenden  zu  be- 
griissen,  und  wir  wollen  deshalb  nicht  verfehlen,  die 
Aufmerksamkeit  uuscrer  Leser  auf  dieses  empfehlens- 
werte Werk  zu  lenken. 

Schwartze,  Theodor.  Katechismus  der  Elektro- 
technik. Ein  I..ehrbncb  für  Praktiker,  Chemiker 
und  Industrielle.  7.  vollständig  umgearbeitete  Auf- 
lage mit  286  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen. 
Leipzig  1901.  Verlagsbuchhandlung  von  J.  J.  Weber. 
Preis  in  Originalleinenband  5 Mk. 

Ein  trotz  aller  technischen  Fortschritte  jedenfalls 
erst  im  Anfang  einer  grossen  F^ntwickluogsepochc 
stehender  .^toff  ist  hier  auf  dem  Kaum  von  30  Bogen 
in  erfreulich  klarer  Darstellungsweise  erschöpfend  be- 
handelt. In  der  neuesten,  nun  schon  7.  Audage  seines 
Lehrbuchs  für  Praktiker,  Chemiker  und  Industrielle  ist 
der  Verfasser  bestrebt  gewesen,  auch  den  allerneuesteo 
wissenschaftlichen  Ergebnissen  der  Klektrizitätslehre 
immer  mit  Rücksicht  auf  die  Elektrotechnik  Rechnung 
zu  tragen.  In  25  Kapiteln  behandelt  der  Autor 
mechanisch-physikalische  Grundsätze,  absolutes  Ma«a- 
system,  elektrische  und  magneiiache  Mnsseinheiten,  die 
Grundgeaetze  der  Elektrostatik,  den  elektrischen  Gleich- 
strom. Siromverzweigungen,  Thermoelektrizität,  Eicklro- 
maguetismus.  Elektrodynamik,  Induklionaerscheioungen, 
Messung  des  elektrischen  Widerstandes,  der  Elektrizi- 
tätsmenge  und  der  Stromstärke  und  von  Potentialen, 
technische  Mess-  und  Kontrollapparate,  die  elektrischen 
Strommaschinen,  Transformatoren,  Elektromotercn,  elek- 
trische Beleuchtung,  Stromleitung,  Stromverteilung,  Krofl- 
Übertragung  in  die  Ferne,  elektrische  Eisenbahnen  und 
die  Methoden  der  Elektrolyse.  LiUer.aturver/eichnis, 
Register  und  geschichtliche  Einleitung  erhöhen  den 
Nutzen  des  auch  durch  fast  300  Abbildnugen  höchst 
instruktiven  Buches. 

Wender,  Prof.  Dr.  N.  Die  KohlensÄure-Industrle. 

Berlin  1901.  Verlag  von  Max  Brandt. 

Das  vorliegende  Werk  giebt  uns  eine  sehr  klare 
nnd  vollständige  Uebersicht  Uber  die  Entwicklung  und 
den  gegenwärtigen  Stand  der  gesamten  Kohlensäure- 
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iDdufttrie,  wozu  der  Verfatier  mit  gro»iem  Fleiis  aus 
allen  l.ändem  Daten  {gesammelt  und  ip  UbersichtUcher 
WcUe  susammengesicUt  hui.  Mit  besonderer  Ausführ- 
lichkeit und  Gründlichkeit  ist  die  zunächst  interessierende 
Kohlensäure-Industrie  im  denischen  Reiche  abgehandelt 
worden,  und  wir  verweisen  alle  unsere  Leser,  welche 
sich  für  diesen  wichtigen  Zweig  der  chemischen  und 
elekiro-chemischen  Industrie  interessieren,  auf  das  vor- 
liegende Werk. 

Wietz.  H.  und  Erfurth,  C.  Hllfsbueh  fQr  Elektro- 

praktikdr.  Mit  314  Figuren  im  Text  und  2 'Fafcln 
auf  einer  Kisenliahokartc.  Zweite  vermehrte  und 
verbesserte  .Xufl.'igc.  Leijirig  1901.  Verlag  von 


Hach  meis  ter  & Thal.  Preis  in  Taschenformat  ele- 
gant gebunden,  3 Mk. 

Wir  haben  bereits  im  vorigen  Jahrgang  unserer  Zeit- 
schrift (siehe  diese  Zeitschrift,  Jahrgang  VI,  beite  73) 
auf  die  vielen  V'orzüge  dieses  Werkes  hingewiesen. 
Es  ist  sicherlich  ein  gutes  Zeichen,  dass  dflMell>e  in 
so  kurzer  Zeit  eine  neue  Auflage  erlebte,  und  wenn 
auch  seit  dem  Erscheinen  der  ersten  Auflage  nur  ein 
kurzer  Zeitraum  verflossen  ist,  so  hat  infolge  des 
raschen  Fortschreiiens  der  Elektrotechnik  doch  eine 
ganze  Anzahl  von  neuen  Kapiteln  Neuaufnahme  ge- 
funden. Ebenso  sind  die  Figuren  bedeutend  vermehrt 
worden  und  durch  Hinsufügung  eines  Fuchregisters  ist 
das  Nachschlagen  wesentlich  erleichtert  worden. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

ZusammcDgeslelU  vom  Patent*  und  l'echnischen  Bureau  K.  Dalchow,  Berlin  NW.,  Mrifien-Strasse  17. 


Deutsches  Reich 

Anmeldungen. 

Kl.  21g.  M.  17610.  ElektroIytischcrStromunterhrccher. 
— Frcderic  de  Marce,  Brüssel,  122  Boulevard 
Leo|)oId  II. 

Kl.  12I.  A.  662$.  Verfahren  zur  Gewinnung  von  Actf- 
alkali  durch  feuerflUssige  Elektrolyse.  — (’harles 
Kmest  Acker,  Nmgara  - Falts,  424  Pine  Avenue, 
Niagara  County  New- York,  V,  St.  A. 

Kl.  21h.  E.  6983.  Elektrischer  Schmelzofen  mit  meh- 
reren VOR  einander  getrennten  Keaklion<^her<len.  Zus. 
z.  Anm.  K.  6626.  — Elcktrizitäts-Aktiengesell- 
schaft  vormals  Scbuckert  A Co.,  Nürnberg. 

Kl.  40a.  S.  13098.  Verfnhien  der  elektrolytischen 
Gewinnung  von  Zink  und  anderen  Meballen  mit  Be- 
nutzung löslicher  Metallanoden.  — Sucicte  des 
Files  Eleciriques,  Paris. 

Kl.  40a.  S.  13672.  Verfahren  cor  Gewinnung  von 
Metall  und  Schwefel  aus  Schwefelerzen  und  Schwefel- 
metallen  durch  schmelzflUssige  Elektrolyse.  — James 
Swinbitrne,  London. 

Kl.  I2p.  .M.  18006.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  Trepinoo.  Firma  K.  Merck, 
Darmstadt. 

Kl.  21  f.  N.  14062.  Vorrichtung  zum  V'orwSrmcn 
elektrischer  GlUhküi3)er  aus  Leitern  zweiter  Klasse. 
— • Julius  Kund,  Charlottenburg,  Beriinerstrnsse  iio. 

Kl.  21  h.  E.  6984.  Elektrischer  Ofen.  — Eiektri- 
zitäts-AkticngescUschaft  vormals  Schuckert 
& Co.,  Nürnberg. 

Kl.  I2f.  A.  6624.  Verfahren  und  pjnrichtung  zur  Ge- 
winnung von  Aclzalkalt  durch  feuerflüssige  Elektro- 
lyse; Zus.  z.  Anin.  A.  6623.  — Charles  Krncst  Acker, 
424  -Pine  Avenue,  Niagara-Falls,  Niagara  County 
New-V'ork,  V.  St.  A. 

Kt.  48a.  P.  II 174.  Verfahren  zum  Entfetten  von  Metnll- 
gegensiän<len  auf  elektrolytischem  Wege.  — Carl 
I'alaky,  Berlin,  Prinzenstr.  too. 

Kl.  2t  h.  V*.  3725.  Verfahren  zur  Hcrsteilaog  elektri- 
Bchcr  Heizkörper.  — Adolf  Vogt,  London. 

KI.  2if.  A.  6975.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Heizkörpern  zum  Anwärmen  von  elektrischen  Glüh- 
körpern aus  Leitern  zweiter  Klasse.  — Allgemeine 
Elektrizitätsgescllschaft,  Berlin. 

Kl.  21  f.  S.  13273.  Elektrolyt-Glühlampe.  — Thomas 
Shearman,  New-'lork,  \’.  St,  A. 

Erteilungen. 

Kl.  2lb.  116675.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Thermosäulen  auf  galvanischem  Wege.  — B.  Jonas, 
Merlin,  Emdenersiraase  li. 


Kl.  I2q.  11687t.  Verfahren  zur  clcktrolylitchcD  Dar- 
stellung von  Bcnzidinco.  — Chemische  Fabriken 
vormals  Weiler  ter  Meer,  Uerdingdingen  a.  Rh. 

Kl.  21b.  116837.  Galvanisches  Kippclcmcnt  mit  Dreh- 

vorrichtung. — k.  Krayn,  Berlin,  Johanniistr.  7. 

Kl.  2if.  116822.  Verfahren  zur  Heralelliing  grapbi- 
liertcr  Kohle.  — Dr.  A.  Schenk,  Uergedorf  bei 
Hamburg. 

Kl.  2if.  116931.  Verfahren  zor  Herstellung  einer 
leitenden  Verbindung  zwischen  Leitern  erster  und 
zweiter  Klasse.  — \V.  Boehm,  Berlin,  K.Tthcnower- 
strasae  74. 

Kl.  21  f.  116932.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 

leitenden  Verbindung  zwischen  l.eitern  erster  und 
zweiter  Klasse.  Zns.  z.  1*.  116931.  — Boehm, 
Berlin,  Kathenowerslrasse  74. 

Kl.  I2q.  1 17007.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Re- 
duktion von  Nilroverbindongcn  zu  Aminen,  — C.  F. 
Boehringer  & Söhne,  Waldhof  bei  Mannheim. 

Kt.  2if.  117031.  Verf.ihren  zur  Herstellung  von  GlOh- 
köqiern  aus  .Metalloxyden  für  elektrist'he  Glühlampen. 
— Allgemeine  Elcklrizitälsgesellchaft,  Berlin. 

KI.  40a.  1 17054.  Verfahren  zur  elektrolyiiachen  Her- 

stellung von  zähem,  walzföhigem  Nickel  oder  ver- 
wandten Metallen,  sowie  den  Legierungen  dieser 
Metalle.  — Dr.  M.  Kugel. Berlin, Schi>nebergcr-Ufer40. 

Kl.  12  b.  117129.  Verfahren  sur  Aktivierung  von 
elektrolytisch  gewonnenem  Sauerstoff.  — C.  F.  Boch- 
ringcr  & Söhne,  Waldhof  bei  Mannheim, 

Kl.  2if,  117171.  Vorrichtung  zum  Erhitzen  eines 
Nemst’schen  oder  ähnlichen  GlUhkörpera,  hei  welcher 
der  Glühkörper  nicht  auf  seiner  ganzen  Länge  gleich- 
zeitig, sondern  von  einem  Ende  zum  undem  fort- 
schreitend erhitzt  wird.  — »Vollohm«,  Elcktrizi- 
tätsgezellzchaft  A.  G.,  München,  Schilleratr.  28. 

Kl.  40a.  117067.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Ge- 

winnung von  Zink.  — Dr.  G,  Eschellmann, 
,Sl.  Petersburg. 

Kl.  48a.  117097.  Verfahren  zur  Herstellung  ebener 

Flächen  auf  gegossenen  oder  gewalzten  Meiallplutien 
auf  galv.'iDopiiulischem  Wege.  — J.  Rieder,  Leipzig, 
Kauftsche  Gasse  1 1. 

KI.  2if.  117214.  Verfahren  zur  Erzeugung  von  elektri- 
schem Bogenlicht.  — E.  Kasch,  Potsdam,  neue 
Königttrasse  30. 

Kl.  2lf.  117317.  .Selbstthätige  Anlassvorrichtung  für 
EIcktrolytIampen.  ~ E.  Rasch,  Potsdam,  neue 
Königstraste  30. 

Kl.  48a.  117233.  Verfahren  zum  elektrolytischen 

Niederschlagen  von  Mctnlien.  — E.  Deaolle, 
Epinay-sur-Seioe. 
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INHALT:  DU  tUktromotorisekt  Kraft  dtr  KltUUt  in  Cyanid-Liiungtn^  Fiw»  Prof.  S.  B.  Chrittf.  — Sckalttr  für 
AkkumulaUram.  Vom  I^onk^rd  Jatefk.  — EUktrolytischa  DartUUmmg  dtt  Pkospkor».  — Uakor  «in  Diagramm  dtr  RrnUdrigmMg 
dar  Ga/rUrgunkU  /mr  BUktrolyU.  Van  Praf.  J.  G.  Mac  Grtgor.  — R«JtraU  — PaUmi-BatfrtckmHgaM.  — Bichtr'  und 
Ktitsckri/Un-Utktrsickt.  — PaUni-UtMrticki. 


DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  S.  B.  Christy. 


Die  Praxis  der  Cyanid-Prozesse  der 
Goldgewinnung  hat  Veranlassung  gegeben 
zur  lintdeckung  vieler  wichtiger  Wider- 
sprüche ähnlicher  chemischer  Analogieen, 
welche  sowohl  die  Theorie  wie  die  Praxis 
der  Kunst  durch  scharfsinnigere  und  schwie- 
riger zu  machende  Unterscheidungen  ver- 
dunkeln, als  es  diejenigen  sind,  welche  die 
alten  Metaphysiker  erfreuten.  Noch  hat 
die  Natur  selbst  diese  Unterschiede  hervor- 
gerufen, und  wenn  wir  hoffen,  auf  dieser 
modernen  Jagd  nach  dem  goldenen  Fliess 
Erfolge  zu  erzielen,  müssen  wir  im.stande  sein, 
ihr  durch  die  Windungen  des  Labyrinthes 
zu  folgen. 

Diese  Frage  tritt  in  so  vielen  Gestalten 
auf,  dass  ich  versuchen  will,  jetzt  nur  eine 
davon  in  Betracht  zu  ziehen,  welche  aber 
viele  andere  berührt. 

Bei  der  Priifung  meiner  Schrift  »Ueber 
dicLösung  und  die  Fällung  des  Goldcyanids« ') 
gesteht  Mr.  E.  B.  Wilson  ein*),  dass  »in 
den  Goldlösungen  von  alkalischen  Cyaniden 
die  verschiedenen  Reaktionen  bezüglich  ihrer 
Ordnung  und  Intensität  durch  die  relativen 
Lagen  der  Elemente  bestimmt  sind,  welch 

■)  Tnini.,  XXVI,  735 

>)  Tran«.,  XXVIl,  8z  I. 


letzterewiederum  durch  die  elektrochemischen 
Reihen  oder  die  Reihen  der  Volta-Spannung 
beeinflusst  sind. 


In  modifizierter  Form  ist  dieser  Zustand 
wirklich  wahr.  Das  heisst,  die  Differenz  des 
elektri-schen  Potentials  in  irgend  einem  ge- 
schlossenen Stromkreise  bestimmt  die  Natur 
der  daraus  folgenden  Reaktionen.  Aber  die 
Sache  ist  nicht  so  einfach,  wie  Mr.  Wilson 
annimmt.  Neue  Untersuchungen  zeigen,  dass 
die  Reihenfolge  der  Metalle  in  den  elektro- 
chemischen Reihen  nicht  nur  von  der  Natur 
der  Elemente  selbst  abhängt,  sondern  auch 
von  der  chemischen  Zusammensetzung  der 
Lösung,  in  welcher  sie  sich  befinden,  von 
dem  Grade  ihrer  Konzentration,  ihrer  Tem- 
peratur, von  den  entstehenden  Gasen  und 
von  dem  Druck. 

Wenn  alle  diese  Bedingungen  nicht  im 
Einklang  sind,  so  sind  die  aus  den  elektro- 
chemischen Reihen  gezogenen  Schlü.ssc 
wohl  geeignet,  irrczuführen. 

Diese  Reihe,  welche  durch  Mr.  Wilson 
von  Gore  angeführt  wird,  ist  folgende: 


3,  Kalium, 

4.  Natrium, 

8.  Calcium, 

9.  Magnesium, 


12.  Mangan, 

13.  Zink, 
ij.  Eisen, 
20.  Blei, 
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24.  Kupfer,  39.  Stickstoff, 

25.  VVa.sser.stoff,  40.  Arsen, 

27.  Silber,  43.  Schwefel, 

28.  Antimon,  45.  Hrom, 

29.  Tellurium,  46.  Chlor, 

31.  Gold,  47.  Sauerstott. 

37.  Kohlenstoff, 

Diese  Reihe  zeigt  genau  den  Unterschied 
der  l’otentialdifferenz  in  vielen  Lösungen, 
besonders  in  sauren  Lösungen,  aber  die  An- 
wendung derselben  zur  Vorherbestimmung 
der  Wirkung  von  Cyanid-Lösungen  zieht 
mehrere  schwere  Irrtiimer  nach  sich,  deren 
einer  in  der  Annahme  besteht,  dass  die 
Natur  der  Lösung,  in  der  Substanzen  sich 
befinden,  ohne  Wirkung  .auf  die  Reihenfolge 
der  Reihe  ist. 


Die  bemerkenswerte  Wirkung  von  Cyan- 
kalium-Lösungen auf  die  relative  Lage  der 
Substanzen  in  den  elektrochemischen  Reihen 
zeigte  zuerst  Profe.ssor  Jacoby,  welcher  am 
21.  August  1844  die  Aufmerksamkeit  der 
Petersburger  Akademie  der  Wisscnsch.aften 
auf  die  Thatsache  lenkte,  das.s,  wenn  das 
Zink  und  die  Schwefelsäure  im  Daniell-Ele- 
ment von  Silber  und  einer  Cyankalium- 
Lösung  ersetzt  wird,  ein  starker  Strom  ent- 
steht und  das  Kupfer  niedergeschlagen  wird. 
Gewöhnlich  und  gemäss  dem  gebräuchlichen 
Schluss  aus  den  obigen  Reihen,  fällt  Kupfer 
das  Silber  aus  seinen  Lösungen;  hier  jedoch 
war  eine  Kombination  vorhanden,  in  welcher 
Silber  das  Kupfer  fällte. 

Im  folgenden  Jahre  veröffentlichte 
Poggendorff ‘),  dass  er  durch  seine  (Jetzt 
wohlbekannte)  »Kompensations-Methodec  die 
elektrochemische  Reihe  in  einer  Lösung  von 
1 Teil  Kalium-Cyanid  und  8 Teilen  Wasser, 
d.  h.  in  einer  i2,5prozentigen  Cyan-K.alium- 
Lösung,  gefunden  hätte,  welche  folgender- 
massen  lautet: 


1.  Zink-Amalgam, 

2.  Zink, 

3.  Kupfer, 

4.  Cadmium, 

5.  Zinn, 

6.  Silber, 

7.  Nickel, 

8.  Antimon, 


9.  Blei. 

10.  Quecksilber, 

1 1 . Palladium, 

12.  Wi.smut, 

13.  Eisen, 

14.  Platin, 

1 5.  Gusseisen, 

16.  Kohle. 


Gore  untersuchte  ebenfalls  die.sen  Gegen- 
stand und  erhielt  ähnliche  Resultate;  nur 
zeigte  er,  dass  die  Reihenfolge  von  der 
Konzentration  und  der  Temperatur  abhängt, 
und  dass  unter  diesen  Bedingungen  Gold 
mehr  oder  weniger  elektropositiv  sein  kann 
als  Silber. 


')  AdoaIcd,  Ud.  66,  S.  597,  1845, 


Die  so  entdeckten  Variationen  in  der 
relativen  Lage  der  Metalle  in  den  elektro- 
chemischen Reihen  macht  die  Anwendbar- 
keit zur  Vorherbestimmung  von  chemischen 
Reaktionen  unmöglich,  und  obgleich  eine 
grosse  Menge  von  experimentellen  Daten 
angehäuft  ist  und  die  schärfsten  Denker 
sich  mit  diesem  Problem  beschäftigt  haben, 
fand  man  viele  Jahre  hindurch  keine  P>klä- 
rung  dieser  Anomalieen. 

Erst  innerhalb  der  letzten  10  Jahre  ist 
ein  Schlüssel  zu  dem  Geheimnis  entdeckt 
worden,  und  dieses  Resultat  ist  nur  durch 
die  vereinten  Anstrengungen  von  einer  Reihe 
von  Männern  möglich  gewesen,  welche  den 
Gegenstand  von  der  rein  spekulativen  Seite 
behandelten,  ohne  an  praktische  Anwendungen 
zu  denken. 

Jetzt,  wo  aus  diesen  Arbeiten  etwas 
Annehmbares  herausgekommen  zu  sein 
scheint,  habe  ich  geglaubt,  dass  ein  kurzer 
Abriss  über  den  ungeheuren  Fortschritt, 
welcher  in  den  letzten  10  Jahren  in  der 
elektrochemischen  Theorie  gemacht  worden, 
allen  denjenigen  von  Nutzen  sein  könnte, 
welche  zu  viel  mit  praktischen  Einzelheiten 
beschäftigt  gewesen  sind,  um  theoretischen 
Untersuchungen  für  dieselben  zu  folgen.  Ein 
solcher  z\briss  wird  auch  die  folgende  ex- 
perimentelle Arbeit  klarer  machen. 

I.  Abriss  der  Entwicklung’  der  modernen 
elektrochemischen  Theorie. 

Analytische  Untersuchung.  Bei  der 
Flntwickelung  elektrochemi.scher  Theorie  ist 
die  Untersuchung  an  der  Hand  der  reinen 
Mathematik  mit  den  experimentellen  Methoden 
des  Chemikers  und  Physikers  mit  den  glück- 
lichsten Resultaten  kombiniert  worden. 

Der  Hervorragendste  unter  den  Mathe- 
matikern auf  diesem  besonderen  Gebiete  ist 
Professor  J.  Willard  Gibbs  der  Yale-Uni- 
versität, dessen  Arbeit  zu  wenig  bekannt 
und  von  seinen  I,andsleuten,  selbst  von 
seinen  eigenen  Kollegen,  zu  wenig  gewürdigt 
wird.  Seine  Abhandlungen,  welche  in  den 
Transactions  of  the  Connecticut  Academy 
of  Science  veröffentlicht  worden  und  rein 
mathematischer  Natur  sind,  erregten  in 
diesem  l.ande  wenig  Aufmerksamkeit,  fanden 
aber  durch  die  deutsche  Uebersetzung  des 
Professors  Ostw-ald  bald  die  richtige  Würdi- 
gung. Man  weiss  jetzt  in  Europa,  dass  er 
viele  wichtige  Entdeckungen  zuerst  gemacht 
hat.  Seine  Voraussagungen  betreffs  der 
Gesetze,  welche  Stoff  und  Energie  regieren, 
sind,  soweit  die  Versuche  angestelllt  worden 
sind,  als  richtig  nachgewiesen  worden.  Es 
ist  unmöglich,  hier  einen  hinlänglichen  Be- 
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griff  von  der  Arbeit  dieses  grossen  Mannes 
2u  geben,  aber  er  wird  stets  als  Führer  in 
der  Anwendung  der  mathematischen  Ana- 
lysis auf  die  einschneidendsten  physischen 
und  chemischen  Probleme  anerkannt  werden. 

Die  »Ionen«.  Während  Gibbs  und 
llelmholtz  sich  mit  der  mathematischen 
Seite  der  Frage  beschäftigten,  verfolgten 
Daniell,  Kohlrausch,  Hittorf  und  viele 
andere  den  von  Faraday  erschlossenen  e.\- 
perimentellen  Weg.  Faraday  hatte  stets 
angenommen,  dass  der  elektrische  Strom 
durch  eine  Lösung  durch  abgelöste  Stoff- 
partikcl  hindurchgelührt  wird,  von  denen 
jedes  seine  eigene  elektrische  Ladung  be- 
sitzt. Diesen  wandernden  Stoffteilchen  gab 
er  den  Namen  »Ionen«.  Diejenigen,  welche 
sich  in  der  Richtung  der  positiven  F.Iektri 
zität  bewegen,  nannte  er  »Kathionen«  und 
diejenigen,  deren  Hewegung  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  erfolgt,  »Anionen«.  Die 
Elektroden  bezeichnete  er  als  die  »Kathode«, 
nach  der  die  Kathionen  wandern,  und  die 
»Anode«,  nach  der  die  Anionen  sich  be- 
geben. Diese  Unterscheidungen  sind  von 
der  grössten  Wichtigkeit  gewesen;  ihr  Wert 
und  ihre  Hedeutung  sind  durch  die  Arbeiten 
Daniell's  und  vor  allem  durch  die  klassi- 
schen e.xperimentcllcn  Untersuchungen  von 
llittorf  noch  mehr  dargethan  worden. 

Der  letztere  zeigte  ohne  jeden  Zweilel, 
dass  der  Durchgang  des  Stromes  von  einem 
thatsächlicheii  Üebergang  der  Kathionen  und 
Anionen  durch  die  Lösung  in  entgegen- 
gesetzten Richtungen  stattfand.  Er  und  seine 
Nachfolger  wiesen  n.aeh,  dass  diese  Ionen 
bisweilen  einfache  Elemente  sind,  wie  Na- 
trium, Kalium,  Silber,  Kupfer  u.  s.  w.,  bis- 
weilen auch  aus  zusammengesetzten  Mole- 
külen bestehen,  wie  SOj,  NH4,  NO,  etc. 
So  wäre  bei  gewöhnlichem  Salz  die  Kathode 
Natrium,  die  Anode  Chlor,  bei  salpeter- 
saurem Natrium  die  Kathode  Natrium,  die 
Anode  NOi-  Kr  bewies  diese  V'erhältnissc 
durch  geistreiche  experimentelle  Methoden, 
welche  noch  heute  wegen  ihrer  Einfachheit 
und  Sicherheit  Bewunderung  erregen. 

Hittorf  zeigte  ebenfalls,  dass  bei  Kalium- 
Silber-Cyanür  die  Hauptkathode  nicht  Silber, 
sondern  Kalium  war,  welches  allein  in  der 
Richtung  des  positiven  Stromes  wanderte. 
Das  Silber  wanderte  in  entgegengesetzter 
Richtung  mit  dem  Cyan  und  der  negativen 
Elektrizität  und  bildete  das  Anion  AgCy,. 
Er  erklärte  die  Reduktion  des  Silbers,  welche 
an  der  Kathode  stattfindet,  aus  der  sekun- 
dären Reaktion,  welche  entsteht,  wenn  das 
Kalium  Ion  an  der  Kathode  niedergeschlagen 


wird  und  ein  Aequivalent  Silber  aus  dem 
Silbercyanid  verdrängt. 

Dieser  Versuch  ist  so  wichtig,  dass  er 
im  folgenden  ausführlicher  betrachtet  werden 
soll.  Es  genügt  hier  die  Erwälinung,  dass 
er  bewies,  dass,  während  ein  Aequivalent 
Silber  an  der  Kathode  niedergeschlagen 
wurde,  der  angrenzenden  Lösung  jenes  Aequi- 
valent entzogen  wurde,  und  zu  gleicher  Zeit  ein 
besonderes  .‘\equivalent  von  Kalium  sich  in  der 
Form  von  Kaliumhydroxyd  vorfand,  während 
die  Anode  durch  ein  Aequivalent  Silber 
und  zwei  Aequivalente  Cyangas  vergrössert 
wurde. 

Daraus  folgt  unwiderruflich,  dass  das 
Kathion  Kalium  und  Anion  AgCy,  ist.  Er 
bewhes  auch,  dass  die  Ionen  mit  verschie- 
denen, mässigen  und  leicht  messbaren  Ge- 
schwindigkeiten wandern. 

Molekulare  Leitungsfähigkeit.  In- 
zwi.schen  machten  Kohlrausch,  Ostwald 
und  andere  langwierige  und  anscheinend 
erfolglose  Untersuchungen  über  die  elek- 
trische Leitungsfahigkeit  der  Lösungen  bei 
zunehmender  Verdünnung.  Die  spezifische 
Leitungsfähigkeit  verdünnter  Lösungen  ist 
gewöhnlich  viel  kleiner  als  die  der  kon- 
zentrierteren; als  aber  der  Vergleich  .an  der 
Hand  nicht  der  spezifischen,  sondern  der 
molekularen  Leitungsfähigkeit  gemacht  wurde, 
entdeckte  man  ein  neues  und  wichtiges 
Gesetz. 

Zur  Vergleichung  der  molekularen 
Leitungsfähigkeiten  von  Lösungen  wandte 
man  eine  unter  dem  Namen  »Gramm-Mole- 
kül« bekannte  Einheit  an.  Ein  gegebenes 
Volumen  v der  Lösung  soll  ein  »Gramm- 
Molekül«  einer  gegebenen  Substanz  ent 
halten,  wenn  es  eine  Anzahl  von  Grammen 
der  Substanz  enthält,  die  seinem  Molekular- 
gewicht gleich  sind.  So  würde  ein  Gramm 
Molekül  von  Cyankalium  65  Gramm  be- 
tragen, vorausgesetzt,  dass  es  in  v Liter 
Wasser  gelöst  ist.  Wenn  v«=  i Liter  beträgt, 
so  würde  man  eine  Lösung  von  einem 
Gramm-Molekül  pro  Liter  haben. 

ln  diesem  F'alle  ist  das  Gramm- 
Molekül  für  einwertige  Lösungen  natürlich 
identi.sch  mit  einem  »Aequivalent«  oder  einer 
»normalen  Lösung«. 

Wenn  man  nun  die  totale  Leitungs- 
fähigkeit eines  Gramm-Moleküls  aller  Elek- 
trolyte  vergleicht,  so  findet  man,  dass  mit 
der  Zunahme  des  Volumens  v und  der  Ver- 
dünnung der  Lösung  die  totale  oder  mole- 
kulare Leitungsfähigkeit  des  ganzen  Volumens 
der  Lösung  sich  vergrössert,  anstatt  mit  der 
Verdünnung  sich  zu  vermindern,  wie  es  bei 
der  spezifischen  Leitungsfahigkeit  der  Fall  ist. 


5» 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  3 


Diese  Zunahme  erfolgt  zuerst  ganz 
rapid;  dann  wird  die  Lcitungsfähigkeit  fast 
konstant  und  nimmt  nur  sehr  wenig  zu  und 
erreicht  ihr  Maximum  bei  einem  Volumen 

V — 00. 

Kohlrausch  bewies  durch  eine  ver- 
gleichende Studie  dieser  Resultate,  dass  die 
totale  I.eilungsfahigkeit  einer  verdünnten 
Lijsung  von  der  Geschwindigkeit  der  Ionen 
abhängt,  und  auch,  dass  sic  sich  ergiebt 
aus  der  Summe  der  in  entgegengesetzten 
Richtungen  sich  bewegenden  Kathionen  und 
Anionen. 

Osmotischer  Druck.  Währenddessen 
wurde  ein  Fortschritt  auf  einem  anscheinend 
vollständig  fremden  Gebietegemacht,  l’fc  f fe  r, 
Professor  der  Botanik  an  der  Universität 
Leipzig,  machte  eine  eingehende  Studie  über 
den  osmotischen  Uebergang  von  Lösungen 
durch  die  Wände  von  Pflanzcnzellen  und 
fand  im  Jahre  1S78  eine  .Methode,  mittels 
welcher  man  bewies,  dass  die  osmotische 
Aktion  imstande  war,  gewisse  bestimmte 
Drücke  hervorzuaifen.  Seine  Methode  be- 
ruhte auf  der  Anwendung  einer  >halb-durch- 
lässigen  Membran  t,  durch  welche  das 
Lösungsmittel,  nicht  aber  der  gelöste  Stoff 
hindurchgehen  kann.  Wenn  z.  B.  eine  am 
Ende  mit  einem  porösen  Thonpfropfen  ge- 
schlossene Glasröhre,  welche  mit  der  halb- 
durchlässigen Membran  von  Ferrokupfereyanür 
überzogen  wird,  mit  einer  starken  Zucker- 
lösung gefüllt  und  das  untere  Ende  in 
destilliertes  Wasser  gesteckt  wird,  dringt 
das  letztere  durch  die  Poren  des  Filters  hin- 
durch, während  die  Zuckcrtcilchen,  welche 
nicht  durchgehen  können,  in  dem  Rohre  Zu- 
rückbleiben, und  daher  steigt  die  Lösung 
thatsächlich  in  dem  Rohr  in  die  Höhe. 
Pfeffer  zeigte,  da.ss  der  Druck,  gemessen 
durch  die  Höhe  der  Säule,  mit  der  Menge 
des  in  der  Lösung  enthaltenen  Zuckers 
proportional  war  und  sich  mit  der  Tempe- 
ratur vergrösserte. 

Das  Gas-Gesetz  und  der  osmotische 
Druck.  Diese  Erscheinungen  erklärte  man 
lange  aus  der  Anziehungskr,aft  des  Zuckers 
und  Wassers;  aber  die  ThaLsache,  dass  der 
osmotische  Druck  proportional  dem  Zucker- 
gehalt ist  und  mit  der  Temperatur  steigt, 
veranlasste  den  berühmten  holländischen 
Professor  Van't  Hoff  zu  der  Ann.ahme, 
dass  die  gelöste  Substanz  gerade  so  wirkt 
wie  ein  Gas. 

Seine  Begründung  war  etwa  folgende: 
eine  gelöste  Substanz  übt  einen  osmotischen 
Druck  auf  die  begrenzende  Oberfläche  der 
P'lussigkeit  aus,  .genau  so  wie  ein  G.-is  auf 
die  Wände  des  das  Gas  enthaltenden  Gelasses. 


Aber  diese  Oberfläche  drückt  nach  innen 
mit  einem  Druck  von  über  1000  Atmosphären 
(der  • Binnendruck«  der  Deutschen,  welcher 
die  F'lüssigkeit  vor  einer  beständigen  V'er- 
dunstung  verhindert).  Diese  Oberflächen- 
spannung widersteht  dem  verhältnismässig 
geringen  osmotischen  Druck,  der  ge- 
wöhnlich keine  bemerkenswerte  Wirkung 
erzeugt. 

Wenn  aber  eine  halbdurchlässige  Mem- 
bran, durch  welche  Wa.sser  hindurchgehen 
kann  und  die  Zuckermolcküle  filtrieren  wird, 
zwi.schen  die  Zuckerlösung  und  das  reine 
Wasser  gebracht  wird,  so  hebt  der  Druck 
der  Zuckermolcküle  gegen  die  halbdurch- 
lässige .Membran  und  die  obere  F'läche  der 
Lösung  letztere  in  die  Höhe;  und  da  der 
Zucker  nicht  imstande  ist,  irgend  welchen 
Druck  auf  die  Oberfläche  des  Wassers  auf 
der  anderen  Seite  der  Membran  hervorzu- 
rufen, tritt  das  reine  Wasser  in  die  Röhre 
durch  die  Membran  ebenso  schnell  ein,  wie 
die  obere  Fläche  steigt. 

Gemäss  dem  Gas-Gesetz  würde  sich  der 
osmotische  Dnick  mit  der  Koncentration 
vergrössern.  Daher  W'andte  Van’t  Hoff 
das  Gasgesetz  p v = R T an,  worin  bedeutet 
p den  Druck,  v das  ein  Gramm-Molekül 
enthaltende  Volumen,  T die  absolute 
Temperatur  und  R die  Gaskonstante.  Als 
diese  F'ormel  auf  Pfeffer’s  Ergebnisse  an- 
gewandt wurde,  stellte  sich  eine  fast  voll- 
kommene Uebereinstimmung  heraus,  und 
das.selbe  Resultat  wurde  mit  zahlreichen 
anderen  Lösungen  von  organischen  Sub- 
.slanzen  erhalten.  z\ls  man  jene  Formel  aber 
auf  anorganische  Salze  oder  Elektrolyte  an- 
wandte, fand  man,  dass  der  osmotische 
Druck  grösser  war  als  Jener,  der  von  der 
molekularen  Konzentration  angezeigt  wurde. 
Van't  Hoff  drückte  diese  Thatsache  durch 
die  Gleichung 

p V •=  i R T 

aus,  worin  i ein  Koeffizient  grösser  als  i ist 

Hier  war  eine  scheinbare  Anomalie  vor- 
handen; der  osmotische  Druck  war  an- 
-scheinend  grösser  als  der  durch  Anzahl  der 
Moleküle  erzeugte,  d.  h.  grösser  als  das 
Gasgesetz  anzeigen  wiirde.  Es  schien,  dass 
man  keine  Fortschritte  erzielen  würde,  doch 
Hessen  diese  nicht  lange  auf  sich  warten. 

Dissoziation.  Arrhenius,  der  be- 
rühmte schwedische  Physiker,  kam  auf  einen 
neuen  Gedanken.  Vielleicht  hat  das  Gas- 
gesetz noch  Giltigkeit,  nur  die  Anzahl  der 
Moleküle  ist  durch  die  Trennung  einiger 
der  gelösten  Substanzen  vermehrt  worden. 
Wenn  man  annimmt  dass  ein  Teil  der  Mole- 
küle gespalten  wird,  so  dass  ihre  Anz.ahl  ver 


Digilized  by  Google 


Heft  3 


ELEKTROCH'/CMISCHE  ZEITSCHRlFf. 


53 


doppelt  wird,  würde  die  Totalsiimme  der 
nunmehrigen  Moleküle  vermehrt  und  das 
Gasgesetz  könnte  angewendet  werden. 
Arrhenius  zeigte,  dass  ein  geschlossenesVer- 
hältnis  zwischen  dem  Wert  des  Koeffizienten  i 
und  der  »chemischen  Wirksamkeit«  der 
Substanz  vorhanden  war.  Z.  B.  war  bei  den 
chemisch  wirksamsten  anorganischen  Säuren 
dieser  Koeffizient  besonders  gross,  wie  bei 
Chlor-Wasserstoff-  und  Stickstoff-Säuren.  Von 
der  Annahme  ausgehend,  dass  in  diesen 
Fällen  die  Trennung  am  vollständigsten  war, 
machte  er  eine  andere  grossartige  Ver- 
allgemeinerung. Er  unterschied  zwischen 
»chemisch  wirksamen«  und  »unwirksamen« 
Molekülen,  und  behauptete,  dass  nur  die 
getrennten  Moleküle  die  »chemisch  wirk- 
samen« wären.  Diese  Unterscheidung  hat 
sich  als  richtig  erwiesen. 

Der  nächste  Schritt  war,  zu  zeigen,  dass 
die  Zunahme  der  molekularen  Leitungsfähig- 


keit verdünnter  Lösungen  von  dieser  selben 
Trennung  abhing,  und  da.ss  die  getrennten 
Moleküle  allein  an  der  Uebertragung  des 
elektrischen  Stromes  teil  nahmen.  Arrhenius 
schloss,  dass  die  abgetrennten  Moleküle  die 
»Ionen«  bildeten,  von  denen  Karaday  nach- 
gewiesen hatte,  dass  diese  den  Strom  leiten; 
er  schloss  ferner,  dass  jede  Trennung  ein 
Kathion  erzeugte,  welches  den  po.sitiven 
elektrischen  Strom  und  ein  Anion,  welches 
den  negativen  Strom  in  entgegengesetzter 
Richtung  leitete;  dass  diese  allein  an  der 
elektrischen  Uebertragung  thatig  waren; 
dass,  wenn  eine  Substanz  gänzlich  untrenn- 
bar war,  diese  ein  Nichtleiter  wäre,  und  end- 
lich dass  ihre  Leitfähigkeit  der  Anzahl  der 
vorhandenen  Ionen  direkt  proportional  war. 
Diese  Ansicht  wurde  zuerst  stark  be 
stritten.  Man  vermutete  im  Widerspruch 
dazu,  dass  solche  stark  gebundenen  Sub- 
stanzen wie  z.  B.  Chlorkalium,  in  gelöster 


HiK»  13«  Oitwalds  Apparat  zur  rJarztcKang  Her  clektrolytiichen  Diisozütion. 


Form  nicht  in  Kalium-  und  Chlor-Ionen  ge- 
spalten werden  könnten,  und  dass  das 
Kalium  das  Wasser  zersetzen  würde.  Aber 
die  Antwort  war;  »Was  geschieht,  wenn 
es  dennoch  der  Fall  ist?  Die  einzige 
Wirkung  würde  sein,  dass  HCl  und  HKO 
erzeugt  würde;  diese  würden  sich  wieder  in 
H u.  CI  u.  K u.  HO  spalten  und  das 
Kalium-  und  Chlor-Ion  würden  wie  vorher 
noch  bestehen.«  Prof.  Ostwald  von  der 
Universität  Leipzig  vermutete  ebenfalls,  dass 
die  Ionen  eine  allotrope  Modifikation 
wären,  die  sich  von  den  gewöhnlichen  F-le- 
menten  darin  unterschieden,  dass  das  Kathion 
eine  positive,  das  Anion  eine  gleiche  negative 
elektrische  Ladung  besass;  und  dass,  wenn 
diese  elektrischen  Ladungen  an  die  Elek- 
troden abgegeben  wurden,  die  Ionen  sich 
in  die  gewöhnliche  Elementenform  um- 
wandelten. 


Ost  Wald  war  der  erste,  welcher  diese 
neuen  Ansichten  verteidigte,  und  die  durch 
die  Theorie  nun  erreichte  I-age  verdankt  viel 
seinem  bemerkenswerten  Genie  für  um- 
fassende, ausführende  und  auslegende  ex- 
perimentelle Arbeit.  Im  Verein  mit  seinen 
Schülern,  welche  durch  sein  Beispiel  ange- 
regt wurden,  hatte  er  eine  grosse  Arbeit 
vollendet,  welche  viele  schwierige  Punkte, 
ebenso  schnell  wie  sie  entstanden,  auf- 
klärte. 

Fig.  13  stellt  einen  geistreichen  Ver- 
such des  Professors  Ostwald  dar,  um  die 
neue  Theorie  klarzulegen.  Zwei  Gefasse, 
A und  B,  die  mit  einer  Lösung  von  KCl 
gefüllt  sind,  sind  elektrisch  durch  die  in  dem 
Siphon  C enthaltene  Flüssigkeitssäule  mit 
einander  verbunden.  Wenn  die  Theorie 
richtig  ist,  wird  ein  grosser  isolierter  Kon- 
duktor D,  der  mit  negativer  Elektrizität  ge- 
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laden  ist  und  in  die  Nähe  des  Gefässes  A 
gebracht  wird,  durch  Induktion  auf  die  in 
A und  B befindlichen  Ionen  einwirken.  Die 
elektropositivcn  Kalium-Kathionen  werden 
durch  C hindurchwandern  und  sich  in  A 
sammeln,  da  sie  durch  die  negaüve  Elek- 
trizität des  Konduktors  D angezogen  werden. 
Zu  gleicher  Zeit  werden  sich  die  elektro- 
negativen  Chlor-Ionen,  welche  durch  die 
negative  Ladung  auf  D abgestossen  werden, 
sich  in  ß sammeln. 

Wenn  manC  fortnimmt,  so  dass  A und  B 
elektrisch  von  einander  getrennt  sind,  und 
D ebenfalls  entfernt,  wird  das  Gefäss  A 
ein  Uebermass  an  elektro-positiv  geladenen 
Kalium-Ionen  und  das  Gefäss  ein  Ueber- 
mass an  elektro-negativ  geladenen  Chlor- 
Ionen  enthalten.  So  lange  wie  die 
Gefässe  miteinander  oder  mit  der  Erde  in 
Verbindung  stehen,  werden  sie  induktiv  im 
Gleichgewicht  sein,  und  es  wird  keine 
Reaktion  zwischen  ihnen  erfolgen.  Werden 
die  Gelasse  durch  einen  Platindraht  mit 
einander  verbunden,  so  geben  die  Kalium- 
Ionen  ihre  positive  Ladung  an  das  in  A 
eingetauchte  Ende  ab  (wobei  Wasserstoff 
durch  die  Reaktion  des  Kaliums  auf  das 
Wasser  frei  wird,  sobald  die  Ionen  ihre 
elektrische  Ladung  abgegeben  haben);  des- 
gleichen geben  die  Chlor-Ionen  ihre  negative 
Elektrizität  an  das  in  B eingetauchte  Ende 
ab  (wobei  gewöhnliches  Chlorgas  am  Ende 
des  Drahtes  frei  wird). 

Das  obige  Experiment  ist  wegen  der 
ungeheuren  Elektrizitätsmenge  (96,540  Cou- 
lomb), welches  für  jedes  Gramm-Molekül 
erforderlich  ist,  schwer  auszuführen;  Ostwald 
und  Nernst  zeigten  aber  in  einer  modi- 
fizierten Form  derselben  und  bei  Anwendung 
einer  Capillar-Quecksilber- Kathode  die  Richtig- 
keit dieser  Ansichten  durch  Spuren  von 
Wasserstoff,  der  unter  dem  Mikroskop  deut- 
lich sichtbar  war. 

Wechselnde  Gefrier-  und  Siede- 
punkte. Eine  andere  wichtige  Bestätigung 
der  Ideen  Arrhenius’  erfolgten  auf  einem 
anderen  ganz  verschiedenen  Gebiete.  Man 
wusste  schon  lange,  dass  der  Siedepunkt 
einer  wässrigen  Lösung  stieg  und  ihr  Ge- 
frierpunkt sich  erniedrigte  im  Verhältnis  zu 
ihrer  molekularen  Konzentration;  und  diese 
Methode  war  sogar  in  zweifelhaften  Fällen 
zur  Bestimmung  der  Molekulargewichte  an- 
gewendet worden.  Aber  hiervon  machten 
verdünnte  Lösungen  wieder  eine  Ausnahme, 
da  sie,  entgegen  der  Regel  übermässige 
Veränderungen  in  Bezug  auf  ihre  molekulare 
Konzentration  zeigten.  Als  aber  das  Ver- 
halten verdünnter  Lösungen  vermittels  der 


neuen  Theorie  untersucht  wurde,  fand  man, 
dass  die  Annahme  einer  Vermehrung  der 
Anzahl  der  anwesenden  Moleküle  durch 
Trennung  auch  in  diesen  Fällen  die  schein- 
bare Anomalie  erklärte,  d.  h.  wenn  das 
Steigen  des  Siedepunktes  und  das  Fallen 
des  Gefrierpunktes  durch  die  totale  mole- 
kulare Konzentration  ausgedrückt  wurde 
(welche  für  die  Vermehrung  der  Anzahl  der 
Moleküle  durch  Trennung  zulässig  ist,  da  sie 
durch  die  Methode  der  elektrischen  Leitungs- 
fähigkeit  bestimmt  ist),  stimmten  die 
beobachteten  Thatsachen  mit  der  Regel 
überein. 

Neutralisations-Wärme.  Ein  anderer 
Beweis  zu  Gunsten  der  Trennungs-Hypo- 
these wurde  durch  die  bemerkenswerte 
Thatsache  geliefert,  dass  die  Neutralisations- 
wärme eines  Gramm-Moleküls  aller  ver- 
dünnten Säuren  dieselbe  ist.  Wenn  starke 
Lösungen  von  Säuren  mit  starken  Lösungen 
von  mehreren  Alkalien  neutralisiert  werden, 
ist  gewöhnlich  die  Wärme  der  Reaktion  pro 
Gramm-Molekül  ganz  verschieden;  wenn 
aber  verdünnte  Lösungen  angewandt  werden, 
ist  die  Wärme  der  Neutralisation  pro 
Gramm-Molekül  für  alle  elektrolytischen  Salze 
dieselbe. 

Diese  Thatsache,  welche  in  Bezug  auf 
die  gewöhnlichen  Ansichten  der  chemischen 
Affinitäten  unerklärlich  ist,  ist  eine  natür- 
liche Folge  der  Dissociations  - Theorie. 
Die  Kombinations-Wärme  in  allen  diesen 
Fällen  ist  praktisch  gleich  derjenigen, 
welche  durch  die  Bildung  eines  Gramm- 
Moleküls  Wasser  entsteht,  d.  h.  durch  die 
Vereinigung  des  Atoms  H der  Säure  mit 
dem  Molekül  OH  des  Alkalis.  Die  im 
Wasser  vorhandenen  O und  OH-Ionen  sind 
in  unendlichem  Uebcrschuss  vorhanden. 
Wenn  daher  2 Lösungen,  welche  beide  Ionen 
in  gleicher  Menge  enthalten,  mit  einander  in 
Berührung  gebracht  werden,  so  vereinigen 
sie  sich  und  die  erzeugte  Wärme  resultiert 
aus  ihrer  Vereinigung.  Bei  der  Vereinigung 
des  sauren  und  alkalischen  Radikals  entsteht 
keine  Wärme,  weil  sic  vor  der  Neutralisation 
in  zwei  Ionen  getrennt  waren  und  nachher 
in  demselben  Zustande  verbleiben. 

Daher  musste  die  VV'ärme,  da  sie  allein 
aus  der  Reaktion  H,  -j-  O = H,0  entsteht, 
für  alle  verdünnten  Lösungen  von  Säuren 
und  Alkalien  dieselbe  sein. 

Lösungs-Druck.  Professor  Nernst, 
an  der  Universität  Göttingen,  unternahm 
den  nächsten  grossen  Schritt  zur  Aufklärung 
der  Anomalien  in  den  elektro  chemischen 
Reihen.  Er  untersuchte  sehr  .sorgfältig  die 
sogenannten  >Konzcntrationszellen<.  Die 
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Konzentrationszelle,  enthält  zwei  Elektroden 
aus  demselben  Metall,  welche  in  eine  Lösung 
desselben  Salzes  des  Metalles  eintauchen, 
aus  welchem  ihre  Elektroden  bestehen;  der 
einzige  Unterschied  zwischen  den  Lösungen 
besteht  darin,  dass  die  eine  eine  grössere 
Konzentration  besitzt  als  die  andere.  Wenn 
eine  solche  Zelle  wie  ein  Daniell-Element 
angeordnet  ist  (ausgenommen,  dass  beide 
Elektroden  aus  Silber  bestehen,  von  denen 
eine  in  eine  normale,  die  andere  in  eine 
deci-normale  Lösung  von  Silbemitrat  ein- 
taucht) und  die  Elektroden  mit  einander 
verbunden  sind,  so  entsteht  ein  elektrischer 
Strom.  In  der  in  die  verdünnte  Nitrat- 
I^sung  eintauchende  Elektrode  wird  ein 
Aequivalent  Silber  gelöst,  und  zu  gleicher 
Zeit  auf  der  in  die  konzentrierte  Lösung 
tauchenden  Elektrode  ein  Aequivalent  Silber 
niedergeschlagen.  Der  positive  Strom  fliesst 
von  der  Elektrode  in  der  verdünnten 
Lösung  nach  jener  in  der  starken  Lösung. 

Es  wird  daher  ein  elektrischer  Strom 
von  zwei  aus  demselben  Metall  bestehenden 
Elektroden  erzeugt,  welche  in  dasselbe 
Metallsalz  eintauchen.  Es  sind  also  augen- 
scheinlich zwei  verschiedene  Metalle  oder 
sogar  die  Salze  zweier  verschiedener  Metalle 
nicht  notwendig,  um  ein  galvanisches  Paar 
zu  erzeugen.  Aber  woher  rührt  in  diesem 
Falle  die  elektromotorische  Kraft? 

Ein  Versuch,  diese  Frage  zu  beant- 
worten, führte  Nernst  zu  der  berühmten 
Hyphothcse,  welche  allgemein  seinen  Namen 
trägt  und  die  moderne  Theorie  der  elektro- 
motorischen Kraft  veivollstandigt.  Sie  be- 
sagt kurz  gefasst,  dass  jedes  Metall  für  eine 
gegebene  Temperatur  eine  gewisse  bestimmte 
»Lösungsspannung«,  wie  er  dieselbe  zuerst 
nannte,  oder  »Lösungsdruck«  besitzt,  wie 
sie  von  Ostwald  bezeichnet  wurde.  In 
Uebereinstimmung  mit  der  Nernst  schen  Idee 
besitzt  jedes  Metall,  welches  in  eine  Lösung 
taucht,  welche  keine  feinverteilten  Ionen  ent- 
hält, bei  einer  gegebenen  Temperatur  einen 
gewissen  »Lösungsdruck«,  mit  dem  seine 
Partikel  bestrebt  sind,  in  gelösten  Zustand 
überzugehen  und  den  ionischen  anzunehmen. 
Dabei  nimmt  jedes  aus  dem  zurückbleibendcn 
Metall  eine  Ladung  von  positiver  Elektrizität 
an,  welche  der  Lösung  mitgeteilt  wird.  Gleich- 
zeitig empfängt  das  zurückbleibende  Metall  die- 
selbe Ladung  negativer  Elektrizität.  Dies  ver- 
ursacht die  Bildung  von  positiv-elektrisch  ge- 
ladenen Partikeln  auf  der  Oberfläche  des  Metalls 
und  der  Prozess  geht  weiter,  bis  die  .Anziehung 
der  positiv-elektrischen  Ionen  auf  das  negative 
Metall  gerade  den  Lösungsdruck  des  Metalls 
ausgleicht.  .Aus  den  ungeheuren  elek- 


trischen Ladungen  der  Atome  (96, 5 40  Coulomb 
pro  Gramm-Molekül)  folgt,  dass  nur  unwäg- 
bare Spuren  des  Metalls  sich  zu  lösen 
brauchen,  um  dieses  Gleichgewicht  hervor- 
zurufen, welches  bestehen  bleibt,  wenn  nicht 
dem  negativ-elektrischen  Metall  eine  Ladung 
positiver  Elektrizität  mitgeteilt  wird.  Wenn 
dies  geschieht,  z.  B.  wenn  der  Strom  einer 
galvanischen  Batterie  geschlossen  ist,  so 
geht  die  Bildung  der  Ionen  und  die  Losung 
des  Metalls  beständig  vor  sich.  Anderer- 
seits, wenn  ein  Metall  in  eine  Lösung  taucht, 
welche  schon  ihre  eigenen  Ionen  enthält, 
üben  diese  sofort  einen  osmotischen  Druck 
aus,  der  dem  Lösungsdruck  entgegengesetzt 
ist.  Es  sind  daher  in  Abhängigkeit  von 
der  Konzentration  der  Lösung  drei  Fälle 
möglich: 

1.  Der  osmotische  Druck  der  schon  in 
der  Lösung  vorhandenen  Ionen  kann  geringer 
sein  als  der  Lösungsdruck  des  Metalls.  Die.ser 
Fall  ist  dem  oben  beschriebenen  ähnlich, 
aber  der  Druckunterschied  wird  geringer  sein, 
als  wenn  ursprünglich  keine  Ionen  in  der 
Lösung  vorhanden  sind. 

2.  Der  osmotische  Druck  der  in  der 
Lösung  befindlichen  Ionen  ist  genau  so  gross 
wie  der  Lösungsdruck  und  eine  Differenz  des 
elektrischen  Druckes  resultiert  zwischen  dem 
Metall  und  der  Lösung  nicht.  In  diesem  Falle 
bleibt  das  Metall  in  Bezug  auf  die  Lösung 
indifferent. 

3.  Der  osmotische  Druck  der  in  der 
Lösung  vorhandenen  Ionen  ist  grösser  als 
der  I.ösungsdruck  des  Metalls.  In  diesem 
Falle  streben  die  Ionen  in  der  Lösung,  sich 
an  der  Oberfläche  des  Metalles  abzusetzen, 
und  teilen  gleichzeitig  ihre  positiv-elektrische 
Ladung  dem  Metall  mit,  welches  dadurch 
positiv-elektrisch  wird,  während  die  Lösung, 
welche  eine  gleiche  Anzahl  positiver  und 
negativer  Ionen  enthält,  negativ-elektrisch 
wird.  Dieses  erzeugt  bald  eine  Doppellage 
elektrisch-positiver  Ionen,  welche  einen  Gleich- 
gewichtszustand erzeugen,  wenn  nicht  ein 
ununterbrochener  Strom  negativer  Elektrizität 
dem  positiv-elektrischen  Metall  mitgeteilt 
wird  (durch  Schliessung  des  Stromkreises 
einer  galvanischen  Batterie),  wenn  die  Fällung 
der  Ionen  beständig  fortschreitet.  Das 
Gleichgewicht  der  Doppellage  wird  (aus  dem- 
selben Grunde  wie  vorher)  durch  den  Nieder- 
schlag unwägbarer  Spuren  von  Ionen  hervor- 
gerufen. 

Nach  dieser  Ansicht  ist  die  elektro- 
motorische Kraft  eines  galvanischen  Elementes 
gerade  so  gross  wie  die  Differenz  des  Druckes 
zwischen  den  Metallen,  welche  den  ionischen 
Zustand,  und  den  Ionen,  welche  den  metal- 
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lischen  Zustand  anzunehmen  bestrebt  sind, 
ebenso  wie  die  Kraft  einer  Dampfmaschine 
oder  einer  Maschine  mit  komprimierter  Luft 
sich  ergiebt  aus  den  Unterschieden  zwischen 
den  Dampf-  oder  Luftdrucken,  welche  auf 
jeder  Seite  des  Kolbens  zur  Wirkung  ge- 
langen. 

Nernst  wandte  daher  die  thermodyna- 
mischen Gesetze,  welche  für  Gase  bereits 
durchgearbeitet  waren,  auf  dieses  Problem 
an,  und  zwar  mit  den  bemerkenswertesten 
Resultaten.  Es  ist  unmöglich,  hier  auf  alle 
Feinheiten  dieses  Gegenstandes  einzugehen; 
aber  der  folgende  gedrängte  Bericht  wird 
eine  Idee  des  Gedankenganges  geben. 

Ausgehend  von  dem  bekannten  Gas- 
Gesetze 

1.  pv  = RT 

(es  bedeuten  p und  P die  Drucke  in  Grammen 
pro  Quadratcentimeter,  V und  v die  ent- 
sprechenden I Gramm-Molekül  enthaltenden 
Volumina  in  Kubikcentimetern,  T die  abso- 
solute  Temperatur  = 273  -)-  t*  Cebius  und 
R die  Gaskonstante  = 1,96  Kal.),  kann  man 
leicht  die  Maximallcistung  der  Arbeit  A in 
Gramm-Centimenter  bestimmen,  welche  von 
einem  vollkommenen  Gase  verrichtet  wird,  das 
bei  einer  konstanten  Temperatur  von  einem 
Volumen  v bis  zu  einem  grösseren  Volumen  V 
expandiert  und  dessen  Druck  gleichzeitig  von 
P auf  p fällt  Es  ist 

!■ 

2.  A = J'  vdp. 

p 

Aus  I.  folgt 

_ RT 

~ P ' 

daher 


p 


p 


durch  Integration  erhält  man  also: 

P 

4.  A = RT  -|-  log.  nat.  — 

Wenn  man  nun  das  Gas-Gesetz  auf  die 
Diffusion  der  Ionen  aus  der  Elektrode  in  die 
Lösung  anwendet,  wenn  P den  >Losungs. 
druck«  und  p den  «osmotischen  Druck«  der 
Ionen  des  gelösten  Metalls  darstellt  und  man 
ferner  annimmt,  dass  Arbeit  nur  geleistet 
wird,  wenn  der  Druck  P auf  den  kleineren 
osmotischen  Druck  p fallt  und  nicht  von 
einem  Lösungsdruck  P in  einen  gleichen 
osmotischen  Druck  P übergeht,  so  folgt, 
dass  Gleichung  4.  auch  auf  diesen  Fall  direkt 
angewendet  werden  kann. 

Man  kann  aber  auch  das  Maximum  der 
Arbeit  in  elektrischen  Einheiten  ausdrucken. 
Wenn  man  annimmt,  dass  ein  «Gramm- 
Aequivalent«  eines  einwertigen  Elementes 
eine  elektrische  Einheitsladung  von  1 = 
96,54  Coulomb  besitzt,  und  wenn  man  mit 
ir  die  Potentialdifferenz  in  Volt  zwischen  dem 
Metall  und  der  Lösung  bezeichnet,  so  kann 
man  auch  die  geleistete  Arbeit  durch  das 
Produkt  rtl  darstellen.  Man  hat  daher; 


«I  = RT  log.  nat.  -, 


oder  wenn  man  zur  bequemeren  Ge.staltung 
der  Rechnung  den  natürlichen  Logarithmus 
in  den  gewöhnlichen  umformt,  erhält  man: 


6. 

oder 


rrl 


RT  , P 

log.  — 

0.4343  P 


RT  . P 

7 . it  »=  , log.  — 

1 X 0,4343  p 

Nun  ist  R = 1,96  Colorien  oder  in 
elektrischen  Einheiten  R = 1,96  X 4,24; 
1 = 96,540  Coulomb  für  gewöhnliche  Tem- 
peraturen, t=  17"  C.  oder  T ~ 273  17 

= 290"  C.  Setzt  man  diese  Werte  ein,  so 
erhält  man : 


8. 


IC 


1,96  X 4.24  X 290  P 

— - loe.  — 

96,540  X 0,4343  P 


0,0575  log.  - Volt. 
P 


Für  Ionen , welche  eine  Wertigkeit 
n > I haben,  wird  jedes  Gramm-Molekül 
n X I oder  n X 96,540  elektrische  Einheiten 
erfordern.  Wird  dieser  Wert  in  die  Formeln 
5 bis  8 an  Stelle  von  1 eingesetzt,  so  hat 
man  die  allgemeine  Formel: 


9- 


°’°575  log.  P Volt, 
n ^ p 


Diese  Gleichung  ist  natürlich  nur  gütig 
für  t = 17*. 

Ich  habe  diese  Kurve  in  Figur  14  ge- 
zeichnet und  ist  für  jedes  Metall  gilbg,  bei 


dem  das  Verhältnis  - dasselbe  ist.  Wenn 
P 
P 

man  die  Verhältnisse  — studiert,  so  sieht 
P 

man,  dass,  wenn  P > p ist,  ir  stets  einen 
positiven  Wert  hat;  d.  h.  die  Flüssigkeit  ist 
positiv  - elektrisch  durch  die  Ionen,  welche 
in  die  Lösung  übergehen;  die  zurückbleibende 
Metallmasse  ist  infolgedessen  negativ-elek- 

p 

trisch.  F'erner  folgt:  wenn  p = o.  — = co. 


daher  log.  — und  rc  ebenfalls  = «>• 
P 
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Tabelle  der  Werte  für  Nernst's  Kurve 
der  elektromotorischen  Kraft. 


X 

Y 

X 

Y 

0 

c«  Volt 

10" 

0 

IO  “ 

— 

2,32  .. 

10' 

- 

- 0,058 

10-" 

— 

1,16 

10* 

- 

- 0,1 16 

IO'"" 

— 

0,580  „ 

10’ 

- 

- 0,174 

10** 

0,522  „ 

10* 

- 

- 0,232 

10  * 

— 

0,464  ,. 

IO* 

- 

- 0,290 

IO~' 

— 

0,406  ., 

IO* 

- 

- 0,348 

IO“‘ 

— 

0,348  „ 

10’ 

- 

- 0,406 

10  ‘ 

— 

0,290  „ 

10" 

- 

- 0,464 

10  * 

— 

0,232  „ 

IO* 

- 

- 0,522 

IO'" 

— 

0,174  „ 

IO“ 

- 

- 0,580 

I0-“ 

— 

0,116  „ 

10” 

- 

- 1,160 

IO-‘ 

— 

0,058  „ 

10*“ 

- 

- 2.320 

Dies  kann  man  natürlich  so  deuten,  dass 
ein  Metall,  welches  mit  einer  Lösung  zu- 
sammengebracht wird,  das  keine  seiner 
Ionen  enthält,  in  Bezug  auf  jene  Lösung  ein 
unendliches  Potential  hat;  dies  könnte  jedoch 
nur  für  eine  unendliche  Periode  dauern,  nach 
welcher  die  P'lüssigkeit  mit  den  Ionen  des 
Metalls  durchsetzt  sein  würde.  Der  Versuch 
zeigt,  dass  kein  Metall  ein  unendliches 
Potential  in  irgend  einer  bekannten  Lösung 
besitzt.  Es  folgt  daher,  dass  Spuren  der 
Ionen  aller  Metalle  in  allen  Lösungen  vor- 
handen sein  müssen,  selbst  wenn  sie  durch 
eine  andere  chemische  oder  physische  Prüfung 
nicht  erkennbar  sein  können.  Dieselbe 
mathematische  Schwierigkeit  besteht  in  Be- 
zug auf  die  Erzeugung  eines  vollkommenen 
Vakuums,  und  man  könnte  einen  ähnlichen 


Fik.  14. 


N er  Ott«  Kurve  der  elektromotoritcheo  Kraft, 
p 

JT  = y = 0,058  log  — = 0,050  log  X Volt. 


Schluss  ziehen,  dass  ein  vollkommenes  \',v 
kuum  physikalisch  unmöglich  ist. 

p 

Wenn  P =»  p,  so  ist  — = t und 
P 

p 

log.  - = o.  ln  diesem  Falle  ist  das  Poten- 
tial = o und  keine  Neigung  vorhanden. 


weder  das  Metall  aufzulösen,  noch  dasselbe 
niederzuschlagen. 


die  Lösung  negativ  - elektrisch  durch  die 
positiven  Ionen,  welche  mit  ihren  positiven 
Ladungen  auf  dem  Metall  niedergeschlagen 
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werden,  das  positiv-elektrisch  wird.  Wenn 
1> 

p unendlich  wird,  wird  log. co-  That- 

sächlich  werden  diese  Werte  niemals  er- 
reicht, aus  dem  einfachen  Grunde,  weil  p, 
da  dieses  von  der  Anzahl  der  Ionen  in  der 
Volumen-Einheit  abhängt,  niemals  einen 
Maximalwert  für  sehr  massig  verdünnte 
Lösungen  erreicht,  wenn  die  Dissoziation  der 
Flüssigkeit  nahezu  vollkommen  ist;  und 
demnach  wird  der  Wert  von  p durch  zu- 
nehmende Verdünnung  eher  reduziert  als 
vcrgrössert. 

Nach  dieser  Ansicht  hängt  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Metalle  in  ihren 
Lösungen  bei  einer  gegebenen  Temperatur  ab 

1.  von  dem  jedem  Metall  eigentümlichen 
• Lösungsdruckf, 

2.  von  der  Anzahl  der  in  der  Lösung 
vorhandenen  Ionen  des  bestimmten 
Metalls,  welches  in  dieselbe  einge- 
taucht ist. 

Wenn  der  jedem  Metall  eigentümliche 
Lösungsdruck  genau  bekannt  wäre,  könnte 
man  eine  absolute  elektromotorische  Reihe 
für  Metalle  niederschreiben. 

Le  Blanc  schlägt  auf  Grund  der  Arbeit 
von  Neuniann  und  unter  der  Annahme, 
dass  der  osmotische  Druck  einer  total  ge- 


trennten normalen  Flüssigkeit  (welche  im 
getrennten  Zustande  ein  Gramm-Molekül  ent- 
hält) gleich  22  Atmosphären  beträgt,  folgende 
Reihe  vor; 

Elektromotorische  Reihe  von  Metallen 
in  Lösungen. 

(Wert  von  P bei  17°  C.) 


Zink  . . . 

Atmoiphiren 

. 9.9X10”. 

Cadmium  . 

. 2,7  X I0‘, 

Thallium  . 

- 7.7  X lo*. 

Eisen  . . 

1,2  X 10*, 

Kobalt  . . 

■ 1.9  X 10», 

Nickel  . 

. 1,3  X 10“. 

Blei  . . . 

i,i  X IO“*, 

Wasserstoff 

. 9,9  X io~*. 

Kupfer  . . 

. 4,8  X 10-« 

Quecksilber 

1,1  X io~“ 

Silber  . . 

. 2,3  X I0-” 

Palladium  . 

. 1,5  X lO"'* 

Die  wirkliche  Erklärung  der  scheinbaren 
Anomalieen  in  den  elektromotorischen  Reihen 
fand  man  in  der  wechselnden  Anzahl  der  in 
der  Lösung  vorhandenen  Ionen.  Nach  dieser 
Theorie  müsste  die  Lage  der  Metalle  in  den 
Reihen  in  den  verschiedenen  Lösungen 
variieren  in  Uebereinstimmung  mit  den  Ionen 
des  gegebenen  Metalls,  das  in  der  gegebenen 
Lösung  Vorkommen  kann. 

(Kortteuuog  folgt.) 


SCHALTER  FÜR  AKKUMULATOREN. 

Von  Leonhard  Joseph. 


In  der  Elektrotechn.  Zeitschrift  Wien 
No.  18  p.  505  — 506,  14.  Okt.  1900,  ist  ein 
Schalter  beschrieben,  welcher  bestimmt  ist, 
derart  an  Akkumulatorenanlagen  angebracht 
zu  werden,  dass  die  Batterien  in  drei  an- 
nähernd gleiche  Gruppen  verteilt,  entweder 
zu  zweien,  oder  sogar  zu  dreien  in  Reihen 
geschaltet,  von  der  städtischen  Hauptleitung 
aus  geladen  werden  können. 

Obwohl  ich  dem  Herrn  A.  Löwit  die 
Ehre  zuerkenne,  ein  vorzügliches  System 
geschafft  zu  haben,  ist  sein  Schalter  etwas 
zu  kompliziert  und  nicht  billig  herstellbar. 
Im  Gegensätze  hierzu  würde  ich  empfehlen, 
folgenden  von  mir  erfundenen,  aber  nicht 
geschützten  und  jedem  frei  zustehenden 
Schalter  in  Anwendung  zu  bringen.  Herr 
Löwit  hat  an  seinem  Schalter  i.  Kontakt- 


stücke von  fünferlei  Längen.  Dies  ist  an 
und  für  sich  umständlich,  und  wird  diese 
Umständlichkeit  dadurch  erhöht,  dass  2.  diese 
Kontaktstücke  an  zwei  konzentrische  Kreise 
angeordnet  sind.  Hierdurch  verliert  der 
■Arbeiter  viel  Zeit,  indem  der  Arbeiter  zwei 
Kreise  an.statt  einen  auszuzirkcln  hat;  auch  ist 
cs  jedem  Fabrikanten  wohl  bekannt,  dass 
Drahtverbindungen  im  Innern  des  Schalters 
viel  zeitraubender  anzubringen  sind  als  die- 
jenigen an  der  Peripherie  desselben. 

Auch  haben  meine  Kontaktstücke  ein 
geringeres  Gesamtgewicht,  welches  bei  der 
Massenfabrikation  von  nicht  zu  unter- 
schätzendem Wert  ist.  Die  durch  mich 
hier  angcdcutetcn  Vereinfachungen  sind  in 
meinem  Schalter  zu  finden,  und  geben  die 
vier  punktierten  Linien  1,  2,  3 und  4 der 
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Fig.  1 5 (welche  schematisch  dargestellt)  die 
vier  Stellungen  des  Apparates  an. 

Die  drei  Kontaktbiigel  A,  B,  C (Detail- 
zeichnung des  Bügels  in  Fig.  2)  schleifen 


(5*  Schema  des  AkknmalatoreotchaUers. 


oder  drücken  mittelst  einer  Feder  e Fig.  i6 
auf  elf  Kontaktstücke  von  gleicher  Grösse, 
die  auf  einen  einzelnen  Kreis  verteilt  sind, 
derart,  dass  alle  Kuppelungen  am  Umfange 
gemacht  werden  können.  Ist  das  Ende  a 
des  Bügels  A auf  der  punktierten  Stellung  i, 


so  ladet  man  die  Batteriegruppen  II  und  I, 
wenn  auf  der  Stellung  2 die  Batterie  III 
und  II  in  der  dritten  Stellung  III  und  I und 
in  der  vierten  III,  II  und  I. 


F=a 


Fig.  i6.  Detatla  des  Akkomalaloreoicbalters. 

Fig.  15  und  16  deuten  im  Allgemeinen 
die  Anbringung  der  Bügel  an,  sind  aber 
keine  Grundbedingung  des  Schaltersystems. 

Hoffentlich  habe  ich  mit  diesem  Gratis- 
vorschlag der  Praxis  um  eine  Kleinigkeit 
gedient. 


ELEKTROLYTISCHE  DARSTELLUNG  DES  PHOSPHORS. 


Dr.  F.  J.  Machalske  hat  jüngst  im 
Laboratorium  zu  Long  Island,  N.  Y.,  Ver- 
suche angestellt,  Phosphor  elektrolyti.sch 
darzu.stellen.  Die  Resultate  dieser  V'er.suche 
sind  so  befriedigend  ausgefallen,  dass 
sich  eine  Gesellschaft  unter  dem  Namen 
Anglo  - American  Chemical  Company  ge- 
bildet hat,  welche  gelben  und  roten  Phos- 
phor für  Handelszweckc  darstellen  will. 
Das  System  beruht  auf  folgenden  Grund- 
lagen; 

Das  Rohmaterial  besteht  aus  dem  ge- 
wöhnlichen Phosphorerze,  das  meistens  als 
Ausgangspunkt  der  Prozesse  angewandt 
wird.  Augenblicklich  sind  zwei  elektrische 
Schmelzöfen  im  Gebrauch,  wie  Fig.  17 — 20 


darstellen.  Die  Fig.  18  — 20  stellen  den  Ofen  im 
Schnitt  dar.  Jeder  Ofen  hat  eine  Kammer 
von  12 — 18  Zoll  Bodenfläche,  deren  Boden 
und  Seitenwände  aus  Kohle  bestehen,  die 
mit  kalzinierter  Magnesia  bekleidet  ist.  Die 
Au.ssenwand  besteht  aus  feuerfestem  Thon 
und  roten  Backsteinen.  Jeder  Ofen  ist  zur 
Füllung  mit  dem  Phosphat  oben  mit  einer 
Oeffnung  versehen  und  mit  einer  Oeffnung 
zur  Anbringung  einer  Elektrode  von  8 Fuss 
Länge  und  4 Zoll  Durchmesser.  Man  sagt, 
dass,  nachdem  der  Strom  nach  5 Minuten 
eine  Temperatur  von  7000'  F.  erzeugt  hat, 
1 50  Pfd.  (Ibs)  Phosphaterz  innerhalb  1 5 Min. 
reduziert  werden.  Die  freiwerdenden  Phos- 
phor Dämpfe  werden  unter  W.asser  kondensiert 
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und  die  zurückbleibenden  Schlacken  abge- 
lassen, wie  dies  aus  Fig.  17  ersichtlich  ist. 
Der  Prozess  geht  ununterbrochen  vor  sich. 


In  Fig.  21  sieht  man  im  Hintergründe 
einen  doppelten  elektrischen  Ofen  mit  seinen 
Fülltrichtern  und  Kohlenelektroden. 


Kig.  17.  Afiticht  de*  Ofeni. 


Fi([.  19. 

Details  des  etektr.  Ofens 


F'ig.  22  stellt  die  beiden  grossen  welche  bei  jeder  Keduktionsanlage  ange- 
Wagne  r’schcn  Transformation.sapparate  dar,  w.andt  werden. 
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Jeder  dieser  Apparate  besitzt  20CX5  trizitats • Werken  von  New -York  und  der 
Ampere  Leistungsvermögen.  Der  für  die  Queens  Electric  and  Power  Company  auf 
Anlage  nötige  Strom  wird  von  den  Eick-  Long  Island  geliefert.  Der  Preis  pro  Pfund 


Fig.  21.  Ofen  mit  Elektrode.  KUIllhchter  und  Koodentaloren. 

gelben  Phosphors  soll  nach  dieser  Methode  elektrischen  Kraft  pro  Stunde  und  Pferde- 
7 Cent  betragen,  und  die  Kosten  der  kraft  3 Cent. 


Pig.  22.  TrsDftformatorea  lur  PhoaphorgewinnuaK. 

Dr.  Machalskc  glaubt  mit  Hilfe  der  bindung  hergestellt  zu  haben,  welche  das 
elektrischen  Oefen  eine  neue  Metallver-  Aussehen  des  Silbers  hat  und  weder  von 
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Schwefel-  noch  von  Chlorwasserstoff- 
saure angegriffen  wird,  wohl  aber  ein  wenig 
von  konzentrierter  Salpetersäure.  Diese  Metall- 
verbindung hat  ein  spezifisches  Gewicht  von 
10,02  und  ist  bei  gewöhnlichen  Temperaturen 
ein  guter  Leiter  der  Elektrizität,  jedoch  ein 
Nichtleiter  bei  Temperaturen  von  loo*  und 
darüber.  Ferner  will  er  auch  durch  seine 


Versuche  gefunden  haben,  dass  durch  den 
elektrischen  Ofen  im  Verein  mit  einem 
eigens  dazu  konstruierten  Kondensier- 
Apparat  Kohlen  - Chloride  und  besonders 
Kohlen-Tetrachloride  durch  Erhitzung  eines 
Gemisches  von  gewöhnlichem  Salz,  Kohle 
und  Sand  im  elektrischen  Ofen  hergestellt 
werden  können. 


ÜBER  EIN  DIAGRAMM  DER 

ERNIEDRIGUNG  DER  GEFRIERPUNKTE  FÜR  ELEKTROLYTE. 

Von  Prof.  J.  G.  Mac  Gregor.  (SchloM.) 


Zur  Deutung  der  Kurven  muss  man 
nicht  allein  beachten,  was  oben  über  die 
wahrscheinliche  Genauigkeit  der  lonisations- 
koeffizienten  gesagt  worden,  sondern  man 
muss  auch  die  Tendenz  der  von  den  ver- 
schiedenen Beobachtern  erhaltenen  Kurven 
in  Betracht  ziehen,  welche  bei  starker  Ver- 
dünnung in  Richtungen  verlaufen,  welche 
den  Beobachtern  eigentümlich  sind,  und  zwar 
nach  links  oder  rechts  von  dem  Verlaufe  der- 
selben bei  mässiger  Verdünnung.  So  laufen 
die  Kurven  von  Abegg  (siehe  NaCl,  KCl, 
KjSO,)  und  die  von  Jones  (siehe  NaCl, 
KCl,  NH, CI,  HCl)  nach  rechts  ab.  Dasselbe 
ist  bei  den  Kurven  von  Arrhenius  sehr  deut- 
lich zu  bemerken.  Die  Kurven  von  Raoult 
laufen  ebenfalls  nach  rechts  ab  (siehe  NaCl; 
die  K,SO,-Kurve  ist  nicht  gezeichnet,  ver- 
lauft aber  ebenso;  seine  Beobachtung  für 
KCl  bei  grösster  Verdünnung  betrachtet  er 
selbst  als  zufällig  gelungen).  Dagegen  ver- 
laufen die  Kurven  von  Loomis  fsiehe  HCl, 
KNO„  NH.Cl,  BaCl,)  nach  links.'  Dasselbe 
ist  der  Fall  bei  den  Kurven  von  Ponsot 
und  wahrscheinlich  auch  von  Wildermann 
(nicht  gezeichnet),  und  ich  schliesse  aus 
Ponsot’s  Diagramm,  das  nach  den  Beob- 
achtungen von  Pickering  gezeichnet  ist, 
welche  mir  nicht  zugänglich  sind,  — dass 
Pickerings  Kurven  ebenfalls  nach  links 
abweichen.  Die  Kurven  von  Are  hi  bald 
und  Barnes  zeigen  weniger  das  Bestreben 
zu  divergieren  als  diejenigen  der  andern 
Beobachter.  Denn  in  mehreren  Fällen,  welche 
weiter  unten  bezeichnet  sind,  divergieren  die 
KurveninnerhalbihrerVerdünnungsgrenze.Die 
Thatsache  jedoch,  dass  ihre  Kurven  gewöhn- 
lich mit  den  Loomis’schen  übereinstimmen, 
würde  zu  der  Vermutung  Veranlassung  geben. 


dass  sie  das  Bestreben  haben,  nach  links 
abzuweichen. 

Die  Divergenz  zeigt  sich,  wie  aus  dem 
Diagramm  zu  ersehen,  am  meisten  bei  sehr 
dissociierten  Elektrolyten  (NaCl,  HCl  etc.), 
in  welchen  bei  starker  Verdünnung  das  Ver- 
hältnis der  Zunahme  der  Ionisation  zur  Ver- 
dünnung klein  ist;  daher  sind  die  Kurven  in 
einen  kleinen  Raum  zusammengedrängt.  Die 
Divergenz  ist  aber  auch  bei  den  KjSO,-Kurven 
(hauptsächlich  Abegg’s),  und  bei  den  BaClj- 
Kurven  (einschliesslich  der  nicht  gezeichneten 
Ponsot-Kurven)vorhanden.  Und  obgleich  bei 
MgSO,  und  H,PO,,  deren  Ionisation  sich  mit 
der  Verdünnung  stark  vermehrt,  die  einzelne 
Kurve  nicht  divergiert,  so  sind  die  relativen 
Lagen  der  beiden  Kurven  derart,  wie  man 
erwarten  könnte,  wenn  sie  übermässig  ab- 
weichen, und  zwar  diejenige  von  Jones  nach 
rechts  und  die  Loomis'sche  nach  links. 

Diese  Tendenz  ist  sofort  erklärlich,  wenn 
man  betrachtet,  da.ss  bei  der  gezeichneten 
äquivalenten  Erniedrigung  die  Beobachtungs- 
fehler sich  um  so  mehr  bemerkbar  machen, 
je  grösser  die  Verdünnung  wird.  Da  der 
charakteri.stische  Fehler  der  Methode  irgend 
eines  Beobachters  zur  Messung  der  totalen 
Erniedrigung  positiv  oder  negativ  ist,  so 
werden  daher  seine  Kurven  der  äquivalenten 
Erniedrigung  bei  starker  Verdünnung  nach 
rechts  oder  links  von  deren  wirklichem  Ver- 
laufe abweichen.  Und  sie  müssen  diver- 
gieren, selbst  wenn  der  Irrtum  sehr  klein  ist. 

Die  Kurven  der  äquivalenten  Erniedri- 
gung von  einzelnen  Beobachtern  müssen 
daher  bei  hohen  Verdünnungen  mit  Argwohn 
betrachtet  werden;  und  da  ja  ein  einzelner 
nie  .sicher  sein  kann,  dass  die  Fehler  der 
verschiedenen  Methoden  selbst  nur  annähernd 
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einander  neutralisieren,  so  sind  bei  hohen 
Verdünnungen  die  mittleren  Kurven  nicht 
viel  mehr  glaubwürdiger  als  ihre  Kompo- 
nenten. 

Es  ist  daher  viel  sicherer,  Schlüsse  in 
Bezug  auf  Erniedtigungskonstante  auf  Kurven 
für  massige  Verdünnung  zu  gründen,  obgleich 
diese  Schlüsse  nicht  so  genau  sein  können, 
wie  man  wünschte. 

Diskussion  der  Kurven. 

Elektrolyten  wie  NaCl,  HNOj,  KOH, 
haben  ein  Aequivalent  in  einem  einzigen  Mole- 
kül und  zwei  Ionen.  Wenn  sie  daher  in  der 
Lösung  in  einzelnen  Molekülen  beständen, 
würden  ihre  Kurven  normale  1 -2-Kurven 
sein.  W'enn  die  Moleküle  jedoch  alle  doppelt 
oder  dreifach  wären,  würden  die  Kurven 
2 — 4 oder  3 — 6-Kurven  sein,  vorausgesetzt, 
dass  die  Association  keine  Veränderung  in 
der  Art  der  Ionisation  hervorruft.  Wenn 
dies  jedoch  der  Fall  ist,  so  können  sie  dem- 
entsprechend 2 — 2,  oder  3 — 4,  3—3,  3 — 2- 
Kurven  sein,  gemäss  der  Veränderung,  der 
sie  untcrw'orfen  sind.  Wenn  die  Moleküle 
bei  äusserster  Verdünnung  einzeln  sind, 
würden  die  Kurven  als  i — 2-Kurven  anfangen 
und  die  angenäherte  Transformation  erleiden. 

Der  Elektrolyt,  für  den  wir  die  voll- 
kommensten und  glaubwürdigsten  Daten  be- 
sitzen, ist  KCl.  Die  LB — B-Kürve  basiert  auf 
zwei  Reihen  von  Beobachtungen,  welche  sehr 
nahe  übereinstimmen,  und  auf  einer  Methode, 
welche  weniger  Divergenz  ergiebt  als  die 
andere. 

Die  Jones’sche  Kurve  läuft  etwas  nach 
rechts  ab;  Abegg's  Kurve  etwas  nach  links. 
Diejenige  von  Raoult  sowohl  als  die  von 
Wildermann  schneiden  sie  jedoch,  da  die 
letzteren  etwas  steiler  (erstcre  etwas  weniger 
steil)  verlaufen.  Ponsot’s  Kurve  coincidiert 
mit  dem  unteren  Teile,  divergiert  aber  im 
oberen  nach  links.  Der  Form  nach  ist  die 
Kurve  wahrscheinlich  glaubwürdig.  Da  sie 
jedoch  mit  Barnes’schen  Koeffizienten  ge- 
zeichnet ist,  so  kann  sie  zu  hoch  oder  zu 
niedrig  sein.  Die  R — W und  J — W-Kurven 
sind  nicht  jener  Ungenauigkeit  unterworfen, 
aber  bei  den  Verdünnungen,  welchen  ihre 
unteren  und  genaueren  Teile  entsprechen, 
können  sie  bedeutend  nach  rechts  abweichen. 
Wenn  die  LB — B-Kurve  sich  über  2,5 
erhebt,  wie  es  sich  als  notwendig  ergiebt 
durch  einen  Vergleich  der  W'hetham-  und 
Barnes-Koeffizientcn,  so  kommt  sie  links 
von  der  R— W-  und  J — W-Kurve,  der  ge- 
wöhnlichen relativen  Lage  der  Kurven  dieser 
Beobachter,  zu  liegen. 


Die  Kurve  von  Loomis  für  Verdün- 
nungen, die  etwas  stärker  sind  als  jene  der 
LB— B-Kurve,  coincidiert,  wenn  sie  mit 
Whetham's  Koeffizienten  gezeichnet  ist, 
fast  genau  mit  der  ürenzlinie  des  Einsatzes; 
die  W'i  Id  er  mann 'sehe  Kurve  liegt  etwas 
links  von  derjenigen  von  Loomis  und  ist 
etwas  steiler.  Beide  streben  jedoch  wie  alle 
andern  nach  rechts  abzuweichen. 

Es  würde  schwierig  sein,  eine  mittlere 
Kurve  mit  irgend  welcher  Genauigkeit  zu 
zeichnen ; aber  irgend  eine  solche  Kurve  würde 
im  mittleren  Teile  zwischen  den  Linien  i — 2 
und  2 — 4 (1,85)  verlaufen  und  an  ihrem 
oberen  Ende  etwas  mehr  nach  rechts  ab- 
weichen; sie  würde,  wenn  die  Krümmung 
sich  vermindert,  auf  einen  Punkt  zulaufen, 
der  etwas  rechts  des  i — 2 (1.85)  Durch- 
schnittes liegt. 

Wenn  dieser  Durchschnittspunkt  der 
Ausgangspunkt  der  Kurve  und  wenn  keine 
Association  vorhanden  wäre,  würde  die  Kurve 
ganz  auf  der  rechten  Seite  der  1 — 2 (1.85) 
Linie  liegen.  Wenn  bei  beendigter  Ver- 
dünnung genügend  Doppelmoleküle  mit 
unveränderter  Art  der  Ionisation  Vorkommen 
sollten,  so  würde  die  Kurve,  nachdem  sie 
zuerst  von  jener  Linie  nach  rechts  abbiegt, 
ihre  Krümmung  ändern,  auf  die  Linie  zu- 
laufen und  sie  schneiden,  alsdann  abwärts 
laufen  und  schliesslich  sich  von  der  2 — 4 
Linie  entfernen,  wie  die  mittlere  Kurve  es 
anscheinend  thut. 

Da  die  2— 2-Linie  weit  nach  links  liegt, 
konnte  die  mittlere  Kurve  auch  beweiskräftig 
sein  bei  der  Annahme,  dass  sich  eine 
geringe  Anzahl  von  Doppelmolekülen  bildet, 
welche  sich  in  zwei  Ionen  auflösen;  und  eine 
geringe  Bildung  solcher  Doppelmoleküle 
würde  keine  grössere  Veränderung  der 
Wanderungszahlen  mit  Konzentration  her- 
vorrufen,  als  die  Beobachtungen  ergeben 
haben. 

Wenn  der  i — 2 (1,86)  Durchschnitt  als 
der  Ausgangspunkt  der  Kurve  angenommen 
würde,  würde  die  Mittel-Kurve  die  2 — 4(1,86) 
Linie  schneiden.  Wenn  daher  Association 
in  Molekülen  mit  unveränderter  Art  der 
Ionisation  angenommen  würde,  rvürde  irgend 
welche  Bildung  von  dreifachen  Molekülen 
sich  kenntlich  machen,  und  wenn  man 
annimmt,  dass  die  associierten  Moleküle  sich 
in  zwei  freie  Ionen  auflosen,  würde  eine 
grössere  Ausdehnung  solcher  Association 
bemerkbar  werden.  So  müssen  bei  die.sem 
Ausgangspunkt  weniger  wahrscheinliche  An- 
nahmen in  Bezug  auf  Association  gemacht 
werden,  um  für  die  Beobachtungen  in  Betracht 
zu  kommen. 
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Wenn  der  i — 2 (1.84)  oder  selbst  der 
I — 2 (1,845)  Durchschnitt  als  Anfangspunkt 
genommen  würde,  muss  die  Kurve  bedeutend 
nach  links  abbiegen,  ehe  sie  ausläuft,  wovon 
jedoch  keine  der  experimentellen  Kurven 
irgend  welche  Andeutung  giebt. 

Der  wahrscheinlichste  Schluss,  welchen 
wir  aus  den  Keobachtungen  aiehen  können, 
ist  also,  dass  die  konstante  Erniedrigung 
1,85  beträgt,  bei  einer  Fehlergrenze  von  o,t 
oder  vielleicht  0,05,  dass  der  l-^lektrolyt 
einzelne  Moleküle  bei  starker  Verdünnung 
hat,  und  dass  mit  aufhörender  Verdünnung 
entweder  Doppelmoleküle  mit  unveränderter 
Art  der  Ionisation  sich  in  bedeutender  Anzahl 
bilden,  oder  Doppelmoleküle  in  geringerer 
Zahl,  welche  sich  in  zwei  Ionen  auflösen. 

Die  Beobachtungen  von  Loomis  und 
Barnes,  auf  welche  die  NaCl  (LB— Bj-Kurve 
sich  gründet,  stimmen  also  ziemlich  überein; 
aber  da  die  Kurve  von  Loomis  bei  etwas 
stärkeren  Verdünnungen  etwas  nach  rechts 
abbiegt,  sollte  wahrscheinlich  der  obere  Teil 
der  LB — B-Kurve  grössere  Krümmung  haben. 
Die  Kurve  von  Jones  für  mässig  verdünnte 
Lösungen  verläuft  etwas  links  von  derselben, 
und  bei  stärkeren  Verdünnungen  zweigt  sie 
deutlich  nach  rechts  ab,  wie  besonders  ge- 
zeigt worden.  Die  Kurve  von  Raoult  be- 
rührt sie,  geht  aber  nach  rechts  ab.  Diejenige 
von  Arrhenius  verläuft  bedeutend  nach 
rechts  und  geht  noch  weiter  nach  rechts  bei 
stärkeren  Verdünnungen.  Ponsot’s  Kurve 
ist  ein  wenig  nach  links  geneigt.  Da  die 
LB — B-Kurve  mit  Barnes'  Koeffizienten  ge- 
zeichnet ist,  ist  sie  wahrscheinlich  zu  flach. 
Wenn  sie  aufsteigen  würde  um  ebenso  viel, 
als  für  die  KCl-Knrve  als  notwendig  gefunden 
wurde,  würde  sie  längs  der  l — 2-Linie  liegen, 
oder  mit  ihrem  oberen  Ende  etwas  darüber 
oder  darunter,  wie  es  gezeichnet  ist,  und 
würde  eine  solche  Richtung  haben,  dass  sie 
wahrscheinlich  auf  einen  Punkt  zuläuft,  der 
dem  I — 2 (i,85)-Durchschnitt  näher  liegt  als 
entweder  dem  l — 2(1,83)  oder  i — 2 (1,87)- 
Durchschnitt.  So  verhindern  die  mangel- 
haften Daten  in  Bezug  auf  Ionisation,  dass 
ein  bestimmterer  Schluss  gezogen  werden 
kann,  als  es  bei  der  A.ssociation  der  Fall 
ist,  wenn  sie  irgendwie  geringer  ist  als  bei 
der  KCl-Kurve,  und  dass  die  konstante  Er- 
niedrigungbei  einerFehlergrenze  von  vielleicht 
0,2  1.85  beträgt. 

Die  HCl-Kurve  ist  interessant,  da  sie 
ein  Minimum  der  äquivalenten  Erniedrigung 
hat.  Die  Beobachtungen,  auf  welche  die 
LB  — B-Kurve  basiert,  stimmen  gut  überein. 
Die  Kurve  von  Jones  coincidiert  fast  mit 
derselben  im  unteren  Teile,  geht  aber  im 


oberen  und  bei  stärkeren  Verdünnungen  nach 
rechts  ab,  wie  besonders  gezeigt  worden  ist. 
Die  Loomis'sche  Kurve  für  stärkere  Ver- 
dünnungen (ebenfalls  getrennt  gezeigt)  biegt 
nach  links  ab,  jedoch  in  weniger  markanter 
Weise.  Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich,  liegt 
der  obere  Teil  der  Mittelkurs'e  zwischen  den 
I — 2-  und  2 — 4 (i,85)-Linien  und  läuft  nach 
einemPunkt,  der  etwas  über  dem  i — 2 (1,86)- 
Durclischnitt  liegt.  Da  sie  aber  mit  Barnes- 
Koeffizienten  gezeichnet  ist,  ist  sie  vielleicht 
ein  wenig  zu  flach.  Wenn  sie  1 — 2 • „ steiler 
ginge,  würde  es  den  Anschein  haben,  als  ob 
sie  auf  irgend  einen  Punkt  zwischen  dem 
I — 2-  (1,84)-  und  I — 2 (l,86)-Durchschnitt 
zuliefc.  Die  Daten  sind  natürlich  sehr  mangel- 
haft; aber  sie  sind  übereinstimmend  bei  einer 
Erniedrigungskonstanten  von  etwa  1,85,  und 
sie  scheinen  eine  grössere  Ausdehnung  der 
Assoziation  anzudeuten  als  bei  der  KCl-Kurve. 

Die  L—  D-  und  J — D-Kurven  für  NH, CI 
stimmen  nicht  überein,  da  sie  die  gewöhn- 
liche relative  Lage  der  Loomis-  und  Jones- 
Kurve  einnehmen.  Eine  Mittelkurve,  die  sich 
an  ihre  unteren  Teile  anichnt,  würde  etwas 
links  von  der  i —2-  (i,85)-Linie  liegen  und 
nach  einem  Punkt  gerichtet  sein,  der  be- 
deutend rechts  von  dem  i — 2 (i,86)-Durch- 
schnitt  liegt.  Sie  könnte  so  irgend  etwas 
andeuten  zwischen  einem  hohen  Wert  der 
Erniedrigungskonstanten,  welche  von  einer 
sehr  bedeutenden  Verbindung  der  Moleküle 
begleitet  ist,  und  einer  Emiedrigungskonstanten 
von  ungefähr  1,85,  bei  der  keine  Association 
in  verdünnten  Lösungen  vorhanden  ist, 
sondern  nur  eine  geringe  Zunahme  der 
Association  in  stärkeren  Lösungen. 

Die  KNOj-Kurvc  ist  eine  auf  Loomis 
und  Jones  begründete  Kurve.  Beide  gehen 
über  die  Grenzen  des  Einsatzes,  die  erstere 
nach  links,  die  letztere  nach  rechts.  Weder 
diese  noch  die  Kurve  für  KNO,  ist  genügend 
zuverlässig,  um  eine  genaue  Einsicht  zu 
garantieren,  aber  beide  sind  genau  überein- 
stimmend mit  dem  Werte  1,85  der  Er- 
niedrigungskonstanten. Wenn  der  nach  links 
abbiegende  Zweig  der  KNOa-Kurve  in  seinem 
unteren  Teile  wirksam  wäre,  ebenso  wie  die 
Lage  der  Kurve,  so  könnte  die  Bildung  von 
dreifachen  Molekülen  angedeutet  werden. 
Da  sie  jedoch  eine  Loomis-Kurve  ist,  ist 
sie,  da  sie  als  Ganzes  zu  weit  nach  links 
geht,  nicht  glaubwürdig;  ausserdem  ist  sie 
mit  zweifelhaftem  Koeffizienten  gezeichnet. 

Die  KOH-Kurve,  die  Loomis’sche  am 
Hauptdiagramm  und  die  Jon  es’ sehe  sind 
nur  brauchbar,  um  die  Schwierigkeiten  zu 
illustrieren,  welche  die  verschiedenen 
Methoden  bereiten,  um  übereinstimmende 
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lieobachtungen  7.u  erhalten.  Wie  gewöhnlich 
verläuft  die  Loomis  Kurve  nach  links  und 
die  Jones'sche  nach  rechts. 

RIektrolyte  wie  BaClj,  H,SO,,  Na,CO,, 
haben  in  einem  einzigen  Molekül  zwei  Aequi- 
valente,  welche  sich  in  drei  oder  in  zwei 
Ionen  auflösen  können.  Wenn  keine  Asso- 
ciation vorhanden  ist,  werden  sie  2 — 3 oder 
2 — 2-Kurven  ergeben,  gemäss  der  Art  der 
Ionisation.  Wenn  vollkommene  Doppel- 
moleküle vorhanden  sind,  werden  die  Kurven 
4 — 6-  oder  4 — 4-Kurven  sein,  vorausgesetzt, 
dass  die  Verdoppelung  keine  Veränderung  in 
der  Art  der  lonis.ition  hervorruft.  Andrer- 
seits könnten  sie  4-5-  4 — 3-oder4  — 2-Kurven 
sein.  Die  entsprechenden  Tangenten  liegen 
so  weit  nach  links  von  den  experimentellen 
Kurven,  dass  sie  nicht  in  dem  Diagramm 
eingezeichnet  werden  können.  Wenn  die 
Moleküle  sich  zu  dreien  vereinigen,  werden 
die  Kurven  unter  der  obigen  Bedingung 
6-9-  oder  6 — 6-Kurven  sein. 

Sowohl  die  Loomis-  wie  die  Jones- 
Kurve  für  BaCI,  sind  in  dem  Diagramm  zu 
sehen,  das  mit  Whetham's  Koeffizienten 
gezeichnet  ist  (rohe  Werte  für  die  erstere). 
Ponsot’s  Kurve  stimmt  ziemlich  genau  mit 
der  Loomis’schen  überein.  Wenn  man  das 
Bestreben  der  Jones’schen  und  Loomis- 
schen  Kurven,  nach  rechts  und  links  abzu- 
weichen, betrachtet,  kann  man  aus  den  Kurven 
des  Diagramms  schliessen,  dass  die  wirksame 
Kurve  rechts  von  der  2 — 3-Linie  abwärts 
verläuft,  indem  sic  nach  rechts  von  derselben 
abbiegt,  und  dass  sie  die  a=i -Linie  in  einem 
Punkte  schneiden  würde,  welcher  zwischen 
den  2 — 3 (1,85)-  und  2—3  (i.87)-Durch- 
schnitten,  und  zwar  wahrscheinlich  näher  an 
die  erstere,  liegen  würde.  Die  Kurve  ist  also, 
so  weit  wir  urteilen  können,  eine  normale 
2 — 3 (1.85  ± o,Oi)-Kurve,  welche  indessen 
sehr  nahe  der  2 — 3-Linie  verläuft.  Das 
Diagramm  zeigt  daher  an,  dass  BaCI,  in  der 
Lösung  in  Kinzelmolekülen  vorhanden  ist, 
welche  sich  wenigstens  meistenteils  in  drei 
Ionen  auflösen,  und  dass  sie  eine  konstante 
Erniedrigung  besitzt,  die  näher  an  1,85  als 
an  1,87  liegt. 

Die  HjSO,  (J — W)-Kurve  für  starke 
Verdünnungen,  welche  eine  Jones -Kurve 
ist,  läuft  wahrscheinlich  zu  weit  nach  rechts, 
und  da  sie  mit  Whetham's  Koeffizienten 
gezeichnet  ist,  ist  .sie  wahrscheinlich  zu  hoch. 
Wildermann's  Kurve  für  starke  Ver- 
dünnungen läuft  parallel  zu  derselben,  aber 
bedeutend  weiter  links.  Die  JLB— B-Kurve 
für  schwächere  Verdünnungen  fällt  fast  genau 
mit  der  Barnes-Kurve  zusammen,  desgl. 
im  unteren  Teile  mit  der  Jones-  und  der 


Loomis  Kurve.  Im  oberen  Teile  jedoch 
weicht  Jones'  Kurve  stark  nach  rechts  und 
dieLoomis'schestarknach links  ab.  Wil  der- 
mann's  Kurve  liegt  im  unteren  Teile  etwas 
links,  divergiert  aber  im  oberen  Teile  etwas 
nach  rechts.  Ponsot's  Kurve  läuft  etwas 
links  davon  fast  parallel  zu  derselben  und 
divergiert  nach  links  bei  stärkeren  Ver- 
dünnungen. Die  JLB — B-Kurve  ist  daher 
in  Bezug  auf  die  Form  zuverlässig;  da  sie 
jedoch  mit  Barnes'  Koeffizienten  gezeichnet 
ist,  ist  sie  wahrscheinlich  zu  niedrig.  Die 
wirksame  Kurve  scheint  also  die  2 — 3 (185)- 
Linie  nicht  weit  von  ihrem  Anfang.spunkte 
zu  schneiden,  biegt  auf  die  4 — 6-Linie  ab, 
läuft  unter  dieser  Linie  weiter  und  neigt  sich 
schliesslich  derselben  wieder  zu.  Ihr  Verlauf 
ist  daher  derselbe,  als  ob  sie  als  eine  2 — 3- 
Kurvc  für  k=i,85  oder  ungefähr  anfinge, 
ihre  Krümmung  an  irgend  einer  Stelle  änderte 
und  darnach  strebte,  allmählich  entweder  in 
eine  Doppelmolekül-Kurve  oder  in  eine  2 — 2- 
Kurve  oder  vielleicht  in  beide  umgeformt 
zu  werden.  Das  Diagramm  würde  daher 
andeuten,  dass  bei  äusserster  Verdünnung 
H,SO,  in  der  Lösung  in  Kinzel-Molekülen 
vorhanden  ist,  die  sich  in  drei  Ionen  auf- 
lösen, dass  an  irgend  einer  Stelle  und  in 
ziemlich  deutlicher  Weise  entweder  eine  Ver- 
doppelung der  Moleküle  oder  eine  teilweise 
Trennung  in  zwei  Ionen  oder  vielleicht  beides 
eintritt,  dass  die  Veränderung  langsam  und 
beständig  sich  vermehrt  in  dem  Masse,  wie 
die  Verdünnung  sich  vermindert,  und  dass 
bei  einer  Konzentration  von  ungefähr  0,6, 
wenn  die  Koeffizienten  bei  dieser  Konzen- 
tration richtig  sind,  die  Veränderung  im 
Verhältnis  zunimmt;  dass  also  die  Erniedri- 
gungskonstante ganz  richtigungefahr  1,85  sein 
kann. 

Die  K,SO,  (LJA— A)-Kurve  ist  be- 
gründet auf  eine  Reihe  von  Beobachtungen, 
welche  im  Hauptdiagramm  gut  überein- 
stimmen. Sie  coincidiert  fast  genau  mit  der 
Loomis-  und  Archibald-Kurve,  während 
die  Po nsot -Kurve  etwas  nach  links  abwärts 
läuft.  In  ihrem  unteren  Teile  coincidiert 
sie  mit  der  Jones-Kurve,  im  oberen  Teile 
jedoch  läuft  die  Jones-Kurve,  welche  für 
starke  Verdünnungen  getrennt  dargestellt  ist, 
nach  rechts  ab.  Abegg’s  Kurve  für  stärkere 
Verdünnung  lauft  sogar  bedeutender  nach 
rechts,  obwohl  sie  an  ihrem  unteren  P-nde 
weiter  nach  links  liegt  Die  Kurve  von 
Arrhenius  liegt  bedeutend  nach  rechts  und 
divergiert  sehr  nach  rechts.  Die  NajS04 
(LA — Aj-Kurve  coincidiert  ebenfalls  fast  mit 
der  Loomis-  und  Archibald-Kur\'C.  Die 
Kurven  von  Raoult  und  Arrhenius  liegen 
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beträchtlich  rechts  und  divergieren  langsam 
nach  rechts.  Derartige  Kurven  sind,  da  sie 
in  das  mit  Archibald’s  Koeffizienten  ge- 
zeichnete Diagramm  eingetragen  sind,  wahr- 
scheinlich etwas  zu  hoch  oder  zu  niedrig, 
wie  es  wirklich  Vorkommen  kann. 

Die  Kurven  für  starke  Verdünnungen 
sind  zu  widersprechend,  als  dass  sie  in  die 
Diskussion  eingeschlossen  werden  könnten. 
Die  mittleren  Kurven  für  beide  Salze  haben 
dieselbe  allgemeine  Form  und  laufen,  wie 
gezeichnet,  ein  wenig  unterhalb  der  2 — 3 
Linie.  Ihre  oberen  Enden  sind  so  gerichtet, 
als  ob  sie  auf  den  2 — 3 (1.85)  Durchschnitt 
oder  ungefähr  dahin  hinauslielen.  An  ihren 
unteren  Teilen  wenden  sie  sich  scharf  nach 
links  und  schneiden  die  2 — 3 Linie,  indem 
sie  in  den  Bereich  der  Doppel-Molekül- 
Kurven  oder  der  2 — 2 Kurven  hineinlaufen. 
Die  Wendungen  sind  zu  scharf  und  die  4 — 6 
und  6—9  Linien  zu  nahe,  um  sie  möglicher- 
weise in  Doppel-  oder  Triple-Molekül- 
Kurven  mit  unveränderter  Ionisation  umzu- 
wandeln. Das  Diagramm  giebt  eher  ihre 
Umwandlung  in  4—5  oder  2 oder  2 — 2 
Kurven  an.  Bei  dieser  Annahme  scheint 
es,  dass  bei  äusserster  Verdünnung  diese 
Sulfate  in  der  Lösung  in  Einzel-Molekülen 
bestehen,  welche  sich  in  3 Ionen  auflösen, 
da.ss  eine  partielle  Trennung  in  2 Ionen 
oder  eine  Verdoppelung  der  Moleküle,  und 
zwar  anscheinend  ziemlich  zeitig,  eintritt,  die 
sich  aber  langsamer  vergrössert  als  bei 
HjSOj,  bis  die  Verdünnung  sich  bedeutend 
vermindert  hat,  wenn  sie  einer  raschen 
Vermehrung  ausgesetzt  ist.  Eine  genaue 
Bestimmung  der  konstanten  Erniedrigung 
kann  nicht  gemacht  werden;  aber  selbst 
wenn  die  Kurven  sich  etwas  erheben  oder 
nach  unten  verlaufen  und  wenn,  da  die 
Loomis- Kurven  nach  links  abzuzweigen 
streben,  ihre  oberen  Teile  sich  etwas  nach 
rechts  wenden,  werden  sie  mit  den  Er- 
niedrigungen von  ungefähr  1,85  überein- 
stimmen. 

Die  Na^COs  - Kurven  sind  ebenfalls  zu 
widersprechend,  um  sie  zu  diskutieren.  Aber 
entweder  ist  die  Loomis-Kurve  oder  eine 
Mittelkurve  oder  sogar  die  Jones-Kurve 
selbst  ganz  übereinstimmend  mit  einer  Er- 
niedrigungskonstanten von  ungefähr  1,85 ; 
beide  Kurven  deuten  das  Vorkommen  von 
rascher  A.ssociation  oder  von  .schneller  Ver- 
änderung der  Ionisation  nach  beträchtlicher 
Verminderung  der  V^erdünnung  an.  Die 
Thatsache,  dass  die  Loom is-Kurven  nach 
links  streben,  lässt  vermuten,  dass  die  wirk- 
same Kun'c,  nachdem  sie  von  dem  2 — 3 
Durchschnitt  ausgegangen,  bedeutend  nach 


rechts  abbiegen  kann,  ehe  die  Association 
oder  die  Aenderung  der  Art  der  Ionisation 
genügend  vorgeschritten  ist,  um  die  Richtung 
ihrer  Krümmung  zu  beeinflussen. 

In  Anbetracht,  dass  ein  Elektrolyt  wie 
MgSO,  in  der  Lösung  in  Einzel-,  Doppel- 
oder Triple-Molekülen  bestehen  kann  und 
in  Anbetracht  seiner  Art  der  Ionisation  in 
associierten  Molekülen,  kann  die.ser  eine 

2 —  2,  4 — 4 oder  2,  oder  6 6,  4,  3 oder  2 
Kun’e  haben.  Die  Jon  es- Kurve  liegt  rechts 
von  der  2 — 2 (1,85)  Linie,  läuft  auf  diese 
zu  und  kann  auch  zu  einer  2 — 2 (1,85)  Kurve 
werden,  wobei  sie  sich  zu  einer  4 — 4 oder 
4—2  Kurve  verändert.  Die  Loomis-Kurve 
liegt  zwischen  den  2 — 2 und  4 — 4 Linien. 
Eine  Mittel-Kurve  würde  sofort  bei  einer 
Konzentration  von  0,02  die  2 — 2 Linie  ge- 
schnitten haben.  Diese  Daten  sind  über- 
einstimmend mit  der  konstanten  Erniedrigung, 
welche  einen  Wert  von  etwa  1.85  hat,  und 
würden  Einzelmoleküle  in  verdünnten 
Lösungen  eine  sehr  frühzeitige  Verdoppelung 
der  Moleküle  und  eine  beständigeVermehrung 
der  Association  andeuten. 

Wenn  HjPO,  in  der  Lösung  in  Einzel- 
molekülen vorhanden  wäre,  würde  es  in  4, 
3 oder  2 Ionen  zerfallen  und  daher  eine 

3— 4,  3 — 3 oder  3 — 2 Kurve  ergeben. 

Wenn  es  Doppcimoleküle  hätte,  kann  seine 
Kurve  eine  6 — 8,  6 — 7 etc.  bis  6 — 2 Kurve 
sein,  gemäss  der  Art  der  Ionisation.  Die 
Jones-Kurve  läuft  abwärts  rechts  von  3 — 2 
(1,85)  Linie  und  wendet  sich  nach  dieser 
Linie  zu.  Die  Loomis-Kurve  liegt  zwischen 
den  3 — 2 und  6 — 4 Linien.  Eine  Mittel- 
kurve  würde  gerade  rechts  von  der 
Linie  liegen  und  könnte  sicherlich  auf  den 
3 — 2 (1,85)  Durchschnitt  auslaufen.  Dies 
würde  Einzelmoleküle  in  verdünnten  Lösungen 
andeuten,  welche  sich  in  zwei  Ionen  trennen, 
ferner  ein  frühzeitiges  Eintreten  von  Doppel- 
molckülen  und  eine  beständige  Zunahme  in 
der  Ausdehnung  der  Association  in  dem 
Masse,  wie  die  Verdünnung  sich  vermindert, 
indem  die  gebildeten  Doppelmoleküle  sich 
in  4,  3 oder  2 Jonen,  aber  nicht  mehr  auf- 
lö.scn.  Obwohl  die  Koeffizienten,  mit  denen 
die  Kurve  gezeichnet  ist,  zweifelhaft  sind, 
i.st  letztere  der  Achse  der  Ionisations- 
Koeffizienten  fast  so  parallel,  dass  selbst 
ein  bedeutender  Fehler  in  ihren  Werten 
die  obigen  Schlüsse  beeinträchtigen  würde. 

Allgemeine  Schlüsse. 

Obwohl  die  Beobachtungen,  auf  welchen 
die  obige  Di.skussion  begründet  ist,  mangel- 
h.aft  sind,  und  die  besonderen  gezeichneten 
Schlüsse  infolgedessen  nur  ein  Versuch  sind. 
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so  i'laube  ich,  dass  man  mit  einiger  Sicher-  der  Lösung  erwartet  werden  können,  gemäss 
heit  annehmen  kann,  i.  dtös  die  Kurven  der  Van  't  Hoff-Arrhenius-Theorie  von 
der  äquivalenten  Erniedrigungen  gegen  die-  der  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes  in 
jenigen  der  lonisationskocfhzienten  Lagen,  Lösungen  von  Elektrolyten;  2.  d^ss  sie  für 
Formen  und  Krümmungen  haben,  so  wie  sie  alle  untersuchten  Elektrolytc  mit  der  Erniedri- 
bei  vernünftigen  Annahmen  bezüglich  der  gungskonstanten  übereinstimmend  sind,  welche 
Art  der  Ionisation  und  Zusammensetzung  einen  gemeinsamen  Wert  von  etwa  1,85  haben, 


Fig.  21. 


und  dass  für  den  Elektrolyten,  für  den  wir  Lösung  gemacht  werden,  und  3.  dass  das 
die  besten  Daten  haben,  die  grösste  Fehler-  Diagramm  uns  in  den  Stand  setzt,  in  einigen 
grenze,  unter  welcher  die  Kurve  gezeichnet  Fällen  Schlüsse  von  bedeutender  Wahr- 
wird, nur  etwa  0,0I  beträgt,  wenn  nicht  un-  scheinlichkeit  inbezug  auf  die  Zusammen- 
wahrscheiiiliche  Annahmen  inbezug  auf  die  Setzung  des  Elektrolyten  in  der  Lösung  und 
Zusammensetzung  des  Elektrolyten  in  der  seiner  Art  der  Ionisation  zu  ziehen. 


REFERATE. 


Eine  Hettiode  zur  Bestimmung  des  meeba- 
nlsehen  Aequlvalentes  der  W&rme.  Turner 
Barnes.  (Oesterr.  ZLschr.  für  F.lektrolechnik. 
igoo.  40,  590.) 

Verf.  hat  nach  einer  von  Prof.  Carhart 
vorgeschlagenen  Methode  Versuche  zur  Besüm- 


mung  des  mechanischen  Wärmcä(|iavalentcs  und 
zur  Ermittelung  der  genauen  Werte  für  die  spezi- 
fische Wärme  des  Wassers  zwischen  o“  und  loo*  C. 
angestellt  und  Uber  das  Ergebnis  derselben  der 
Royal  Instittition  berichtet.  (Lond.  Elek.  19.  Okt. 
1900.)  Der  verwendete  Apparat  besteht  aus 
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einem  dünnen  Ctlasrohrchcn,  das  zwei  grossere 
Rühren  miteinander  verbindet.  Durch  dieses 
Rohrsysiem  strömt  besuindig  Wasser  hindurch. 
In  das  dünne  Rohr  ist  ein  Draht  eingezogen, 
durch  den  ein  elektrischer  Strom  von  genau  ge- 
messener Intensität  fliesst,  und  an  zwei  in  den 
grosseren  Gefässen  angebrachten  Thermometern 
wird  die  Tcmpcratur-Dificrenz  des  dem  A|>parate 
zu-  und  alistromenden  Wassers  gemessen. 

Um  die  Verluste,  welche  sich  durch  Wärme- 
strahlung ergeben,  zu  reduzieren,  wurde  die 
Messrohre  von  einem  Kupferrohr  umgeben,  durch 
das  beständig  Wasser  von  der  'l'emperatur  des 
zufliessenden  hindurchstromt.  Andere  bei  der 
Messung  in  Berücksichtigung  zu  ziehende  Um- 
stände, wie  z,  B.  die  Verluste  durch  Wärme- 
leiiiing,  durch  die  Wirbelbewegung  iin  Wasser, 
werden  genau  in  Rechnung  gezogen.  Die  wich- 
tigsten der  vorzunehmenden  Messungen  sind  die 
elektrischen;  sie  beruhen  auf  der  genauen  Be- 
stimmung des  Widerstandes  und  der  E.  .M.  K. 
des  C'lark-Kleraentes. 

Barnes  hat  die  Resultate  seiner,  ein  Jahr 
hindurch  angestellten  Versuche  in  55  'labellen 
niedergelegt;  aus  diesen  hat  er  eine  Tabelle  für 
die  spezifische  Warme  des  Wassers  zwischen 
o»  und  100® C.,  in  Intervallen  von  5 zu  5®  auf- 
gestellt.  Setzt  man  die  spezifische  Wärme  des 
Wassers  bei  16®  C.  gleich  der  Einheit,  so  ist  nach 
den  .\ngaben  Barnes’  die  sj>ez.  Wärme 
bei  5®=  1.00530 

> 4O«=0. 99735 

» 95»  a»  X 00370. 

Das  Minimum  liegt  bei  3 7S®C.,  was  so 
ziemlich  mit  den  Versuchen  von  Velten  stimmt, 
welcher  die  niedrigste  spezifische  Wärme  mit 
0-9734  bei  43*5*- 

Das  mechanische  Wärmcd<}uivalent  bestimmt 
I)r.  Barnes  bei  16®  C.  mit  4-18876  Joule, 
welcher  Wert  mit  dem  neuesten  von  Rowland 
gefundenen  Wert  von  4 1 887  337  fast  genau  über- 
einstimmt. G. 

Elektrolyse  mittels  Weehselstrom.  (Elektrot. 

Rdsch.  1900,  5.  44.) 

Bei  der  Zersetzung  von  Körpern  mittels 
Elektrizität  hat  man  wohl  zu  unterscheiden 
zwischen  der  direkt  und  der  indirekt  erzeugten  Zer- 


setzung; im  letzteren  Fall  ist  es  eigentlich  die 
Wärme  von  in  Weissglut  durch  Elektrizität  ver- 
setzten Kohlenstäbe  oder  -blocke,  welche  die  Zer- 
setzung bewirken.  Im  letzteren  Fall  ist  es 
gleichgültig,  ob  Wechselstrom  oder  (»Icichstrom 
zur  Erhitzung  der  Kohlenstäbc  benutzt  wird. 

Bei  der  direkten  Elektrolyse  dagegen  ist  nur 
in  besonderen  Fällen  Wechselstrom  anwendbar. 
So  ist  es  z.  B.  vorteilhaft  bei  der  galvanischen 
Vernickelung  oder  Verkupfening,  eine  kurze  Zeit 
den  Strom  umzukehren,  wodurch  offenbar  die 
Oberfläche  der  Kathode,  die  nur  empfangender 
Teil  ist,  nun,  da  .sie  während  der  Umkehrung 
Anode  wurde,  abgebender  'leil  wird,  und  wodurch 
dann  unter  allen  Umständen  eine  Veränderung 
der  molekularen  Beschaffenheit  der  Oberfläche 
erwartet  werden  darf.  Dass  dieses  Verfahren 
unter  Umständen  erwünschte  Wirkungen  henor- 
l)ringen  kann,  die  sich  auf  andere  Weise  nicht 
so  gut  oder  gar  nicht  erzielen  lassen,  ist  ein- 
leuchtend. Nun  ist  aber  diese  Zusammenseuung 
zweier  Gleichströme,  welche  nacheinander  und 
in  entgegengesetzter  Richtung  verwendet  werden, 
in  ihrer  WeiterfUhrung  eine  Art  Wechselstrom, 
dessen  einzelne  Fhasen  nur  sehr  lang  sind. 

Auf  dieser  Uebcrlcgung  beruht  auch  ein 
Verfahren,  welches  durch  d.as  englische  Patent 
No  7198  vom  18.  April  V.  Js.  für  A.  Singharsen 
in  Frederiksvaem  in  Norwegen  gescliülzl  ist. 
Bei  diesem  Verfahren  wird  für  elektrolytische 
Zwecke  ein  Wechselstrom  benutzt,  dessen  Im- 
pulse ungleich  sind,  sodass  also  die  eine 
Richtung  mehr  Wirkung  in  dem  elektrolytischen 
Bad  hervorbringt  als  die  andere.  Dies  kann 
entweder  in  der  Weise  geschehen,  dass  der  eine 
Impuls  von  längerer  Dauer  ist  als  der  andere, 
oder  in  der  Weise,  dass  der  eine  eine  grossere 
Stromstärke  hat  als  der  andere.  Man  kann  auch 
beides  vereinigen  oder  kann  ausser  der  Strom- 
stärke auch  die  Spannung  wachsen  lassen;  es 
ergeben  sich  da  sehr  viele  M(jglichkciten,  von 
deren  Erprobung  man  sicher  viele  neue  Beol>- 
achiungcn  und  demgemäss  neue  nützliche  Ver- 
wendungen erwarten  darf.  Speziell  für  den 
Zweck,  Metallniederschiäge  in  beliebiger  Stärke 
ausziiführen,  ohne  .Abbläitern  befürchten  zu 
brauchen,  scheint  das  neue  Verfahren  einige 
Bedeutung  erlangen  zu  können. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Herstellung  derBlelumrahmung 
bei  aus  einzelnen  Bleistreifen  bestehenden 
Elektroden  durch  Umgtessen  von  flOsslgem 
Biel.  — Robert  Jicob  Gülcher  in  Chsrlotienburg. 
— D.  k.  P.  X13727. 

Das  Verfahren  bethfTi  die  Iler^tellozig  von  Elek- 
troden, die  aus  einzelnen,  in  Abutänden  Uber  ein- 
ander Hegenden  dünnen  lücistreifen  bestehen,  welche 
von  einem  Bleirahmen  nrngeben  sind.  Die  Uleistreifcn 
werden  zu  diesem  Zweck  mit  etwaa  kürzeren  Streifen 


aui  Papier  abwechselnd  über  oder  neben  einander  in 
an  zwei  Seiten  offene,  leicht  zerlegbnrc  Kasten  so  ein- 
gelegt. dass  die  Enden  a der  Blcistreifen  an  jeder 
Seite  des  Kasteni  etwas  hervorragen.  Sodann  werden 
die  Kästen  in  entsprechenden  Abstäuden  von  einander 
alt  Kerne  in  dne  Gicssform  eingesetzt,  und  die 
Zwischenräume  zwischen  den  einzelnen  Kästen,  wie  auch 
der  Zwischenraum  »wischen  diesen  und  der  Form- 
wandung. mit  flüssigem  Blei  ansgcfUUt,  Nach  Heraus- 
nahme der  Flaue  aus  der  Giessfonn  werden  daranl  die 
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cinzctnrn  Knstenwaodc  entfernt.  Die  zwischen  den 
einzelnen  Bleistreifen  liei^enden  Papierstreifen  werden 
schliesslich  durch  geei^ete  Aeu*  oder  Löiungsmitlel 
zerstört. 

Elnrfehtungr  zum  Vermelden  fälseher  Ver> 
blndungen  beim  Einsetzen  der  K&sten.  beim 
Laden  und  beim  Schalten  der  Eatterleen 
elektrischer  Motorfahrzeufire  mit  Sammler- 
betrieb. — Pope  Manufneturing  Comptmy  in 
lliirlford,  Connecticut,  V.  St.  A.  — 1>.  K.  P.  1 13799. 


Fig.  25. 


Die  V'erbindung  der  Kisten  i mit  der  Steuerung, 
d.  b.  dem  Controller,  wird  durch  die  Drähte  n und  0 
bewirkt,  für  welche  an  den  Platten  / und  m )>asaendc 
Anschlussstellen  vorgesehen  sind.  Die  Anordnung  ist 
nun  so  getrolTca,  dass  diese  Drähte  von  verschiedener 
Länge  sind.  Hierbei  ist  jeder  Draht  gerade  so  lang, 
dass  er  eben  noch  bis  an  die  beircfTende  Anschlusi- 
stelle  hinreiebt,  svodurch  es  unmhglich  ist,  mit  dem 
kürzeren  Dmhl  nach  der  Anschlussstelle  der  für  den 
längeren  Draht  dienenden  Siromacblasspiaue  hin  ru 
gelangen.  Die  Erreichung  des  durch  diese  Anordnung 
aogestrebten  Zwecks  wird  noch  dadurch  unterslützt, 
«last  die  Plniten  / und  m mit  Bezug  auf  die  senk- 
rechte Mittelebene  des  Kastens  unsymmeinsch  stehen, 
indem  die  Platte  / dieser  Kbeoe  näher  ist  als  die 
Platte  m. 

Sammlerelektrode  mit  aus  nicht  leitendem  Stoff 
hergestelltem  Massetrftger.  — Albert  Kicks  in 
Berlin.  — D.  R.  P.  113  207. 


Der  Masseträger  der  Elektrode  wird  aut  einer  mit 
schrägen  Kippen  e verseheneu  Platte  gebildet,  die  aus 


leichtem,  nicht  leitendem  Stoflf  bcrgestelit  ist.  Die 
Kippen  sind  mit  langen,  bis  an  die  Kippenwurzel  gehenden 
Aussparungen  k versehen,  durch  welche  einerseits  ge- 
eignet gestaltete  Stromleiter  .f  hindurchgehen,  anderer- 
seits die  Masseschichten  zwischen  den  einzelnen  Kippen 
genügen«!  dicke  Verbindungsstreifen  haben,  um  ein 
festes  Anh.'iften  der  Masse  am  Träger  zu  sichern. 

Verfahren  zum  Nledersehla^en  von  Metallen 
auf  Aluminium.  — Eduard  Mies  in  Büdesheim, 
Kheinhesaeo.  — D.  R.  P.  113816. 

Das  Aluminium  wird  in  einer  siedenden,  mit  etwas 
Schwefelsäure  angesäuerten  Losung  von  phosphor- 
saurem Natrium  und  schwefelssurcr  Magnesia  etwa  fünf 
Minuten  gekocht,  mit  Wasser  abgespült  und  in  den 
l>ekannten  Metullsal/bädern,  wie  Kupfer,  Zink,  Zinn  etc,, 
der  Eiiiwirkang  des  Stromes  unterworfen. 

Durch  das  Kochen  mit  obigen  Salzen  u ird  die 
Struktur  des  Aluotiniums  derartig  verändert  (d  h.  es 
tritt  eine  physikalische  und  keine  chemische  Verände- 
rung des  Metalls  wie  bei  bekannten  Verfahren  ein), 
dass  cs  leicht  aufnahmefähig  wird  für  andere  Metalle 
und  metallische  Niederschläge  mit  grösster  Kraii  an 
sich  zieht,  um  sich  untrennbar  damit  zu  verbiudeo. 

Verfahren  und  Vorrlchtungf  zur  Erzeugung 
elektrolytischer  Nledersehlflge  auf  Elsen- 
platten 0-  d^L  ~ »Columbute  Eiektrizitäts- 
ijesellscbail  m.  b.  11.  in  Ludwigshafen  a.  Kh.  — 
D.  K.  P.  113S70. 

Nach  dem  llauptpatent  werden  die  zu  galvanisieren- 
den Platten  in  dem  Bade  durch  P^lektromagneie  ge- 
halten, welche  gleichseitig  als  Kontakte  dienen. 

Es  hat  sich  im  Laufe  der  Ausübung  dieser  Er- 
findung ergeben,  dass  sich  das  mit  dem  gatvaDischen 
Ueher/ug  zu  versehende  Blech  wegen  seiner  Wellen 
und  Beulen  nur  auf  einer  sehr  genügen  Fläche  an 
die  Elemente  anlcgt  und  dass  ausserdem  ein  Zink- 
niederschlag  nuf  die  Polfläche  der  Magnete  nicht  tu 
vermeiden  ist,  dessen  EntfernuDg  sich  bei  der  erheb- 
lichen Anzahl  der  Tragstellen  sehr  umständlich  ge- 
staltet. 

Aus  diesem  Grunde  hat  die  Erfinderin  die  An- 
ordnung derart  getrofTeo,  dass  die  Magnete  auch  aus- 
schliesslich als  Träger  des  Bleches  benutst  werden 
können,  wäbrentl  für  «Ue  Stromzufübrung  besondere 
federnde  Kontakte  angebracht  werden,  welche  zweck- 
mässig in  der  Nähe  der  Magnete  und  symmelrisch  zu 
denselben  angeordnet  sind. 


Anodenträger  fOr  galvanische  Bäder.  — 

M.  Kugel  in  Berlin  und  Carl  Steinweg  in  l.üden- 
scheid.  — D.  K.  P.  113871. 

Der  Anodenträger  besteht  aus  einem  dünnen 
Hohlkörper  aus  widerstandsfähigem,  indifTcrentem 
Material,  welcher  entsprechend  der  Oberfläche  des  sn 
überziehenden  Gegenstandes  gestaltet  ist  und  dessen 
nach  der  Kathode  zu  liegende  Flächen  durchlocbt  bezw. 
gitier-  oder  rostarlig  durchbrochen  sind.  Der  so  gc- 
iiildele  Hohlkörper  wird  mit  Schnitzeln,  Würfeln  u.  dgl. 
des  niederzuachUgenden  Metalls  gefüllt,  weiches  ver- 
möge seiner  losen  Verteihing  »einem  Verbrauch  ent- 
sprechend nachzurücken  im  Stande  ist. 

Auf  diese  Weise  wird  stets  ein  gleichbleibender 
Abstand  zwischen  der  Kathode  und  dem  wirksamen 
Anodenmaterial  während  der  ganzen  Operation  ge- 
sichert und  folglich  auch  die  Stärke  des  Niederschlages 
an  den  einzelnen  Stellen  genau  nach  Erfordernis  ge- 
regelt. 

Dabet  wird  gleichzeitig  die  Verwendung  des 
billigsten,  weil  beliebig  geformten  .Materials  ermöglicht. 
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Sammlerelektrode.  — Carl  Silber  in  Berlin.  — 
D.  K.  P.  1 14026. 


einer  sich  mit  dem  Elektrolyten  nicht  mischenden 
Fiassif;keit,  wie  Oel  etc.,  gefüllten  Behälter  6 umgeben 
istf  durch  dessen  Wandungen  durchbohrte  Kohleklotz* 
cbeny*bindurchgesleckt  sind,  welche  zwecks  Herstellung 
der  leitenden  Verbiodusg  auf  der  einen  .Seite  mit  dem 
Leiter  verbunden  sind,  w&hresd  sie  auf  der  anderen 
Seite  durch  Schraubenbolzen  i gegen  die  Anoden  e ge> 
drückt  sind.  Die  aussen  liegenden  Anoden  werden  von 
dem  Behälter  b durch  nichtleitende  Hülsen  jy  welche 
Uber  die  Kohleklötzcben  geschoben  sind,  isoliert,  während 
die  in  Vertiefungen  der  Anoden  t liegenden  Schrauben* 
boUen  / ebenfalls  von  einer  isolierenden  Masse  k um- 
geben sind,  um  sie  vor  Zerstörnng  su  schützen. 


Umschaltap  sup  foptlaufenden  Elnsehaltung 
von  Qrappan  ainer  Sammlerbatterfa.  — 

Julius  Thomsen  in  Kopenhagen.  — D.  R.  P. 
114303. 


Fig.  37. 

ln  den  aus  leichtem,  nicht  leitendem  StolT  be- 
stehenden Kähmen  e ist  das  als  Stromleiter  dienende 
Gitter  d eingelegt.  Die  Abteitungsstreifen  m kommen 
hierbei  in  Ausspiarnngeo  der  Ansätze  g und  k zu  liegen 
und  werden  durch  die  in  die  Aussparungen  einschieb- 
baren Streifen  i und  k überdeckt.  Die  seokrechten 
Kabmenseiten  sind  mit  Einschnitten  versehen,  in  welche 
llartgummisirclfeo  b eingeschuben  werden  können 
Letztere  überragen  den  Kähmen  auf  beiden  Seiten  und 
sind  an  den  vorspringenden  Teilen  mit  Lochern  ver- 
sehen, durch  welche  die  Ilartgummistabe  / hindurch- 
gesteckt werden.  Bevor  dieses  geschieht,  «erden  auf 
die  den  Stromleiter  d bedeckende  wirksame  Masse 
Schutzstreifen  q aus  fein  gelochten  Ilnrigummiplatten 
gelegt,  welche  durch  die  llartgmnmistäbe  gegen  die 
wirksame  Masse  gedrückt  werden.  Die  angegebene 
Art  der  Zusammensetzung  der  Elektrode  gestattet  ein 
leichtes  AuseionnderDehmeD  derselben,  um  die  schad- 
haft gewordenen  Stromleiter  durch  einen  neuen  zu  er- 
setzen. Ferner  kann  bei  der  Elektrode  ein  Werfen 
nicht  einlretcn,  da  die  die  Maste  haltenden  Streifen  b 
und  Stäbe  ygenUgend  elastisch  sind,  um  ein  Ausdehnco 
der  wirksamen  M.osse  su  gestatten. 


Auf  der  Walze  e befinden  sich  zwei  parallel  za  cin- 
nnder  verlaufende  Metallschtenen  in  Schraubeng&ng- 
form  h und  i,  welche  bei  jedem  Walzenumlauf  nach 
einander  mit  zwei  .SchleilTedern  g g in  BerühroDg 
kommen.  Hierdurch  wird  jede  Gruppe  fortlaufend  der 
Keihe  nach  Uber  die  unter  sich  isolierten  Zapfen  r*  mit 
der  Verbrauchsleituttg  bb  verbunden. 


Elektpodenolnpiehtung.  — The  General  Electro 
lylic  Parenl  Company  Limited  in  Farnworth  in 
Wldncs.  — D.  k.  P.  114193. 


Die  Erfindnng  bezweckt,  bei  einer  Elektroden- 
einiichtung  die  Anode  derartig  zu  gesulten,  dass  einer- 
seits der  Stromzuleiter  in  einfacher  Weise  gegen  die 
Zerstörenden  Einflüsse  des  Elektrolyten  geschützt  werden 
kann  und  andererseits  die  Anoden  leicht  von  dem 
Leiter  entfernt  werden  können,  falls  sie  nach  ihrer  Ab- 
nutzung durch  neue  ersetzt  werden  sollen.  Dies  wird 
dadurch  erreicht,  dass  der  Leiter  a von  einem  mit 


Zum  Aufbau  elektpolytlschep  Zersetzungs- 
apparate geeignetes  Elektrodenaystem.  — 

Kaphaet  F.yken  in  I.itle,  Charles  Leroy  in 
Wasquchal  uod  Rcn^  Moritz  in  Lille.  — D.  K.  P. 

114391- 

Die  Erfindung  bezweckt  die  Herstellung  elektro- 
lytischer ZersetzuDgiapparate,  deren  Elektrodenzysteme 
ausser  ihrer  Billigkeit  noch  den  Vorzug  haben,  dass 
die  Elektroden  einander  möglichst  nahe  angeordoct 
sind,  und  dass  eine  sehr  schnelle  und  glcichmässige 
Zirkulation  der  Flüssigkeit  über  die  Elektrodenfläche 
erreicht  wird,  was  für  die  Erzielung  einer  hohen  Ana- 
beute  von  grösster  Wichtigkeit  ist. 

Diese  Elektrudensysteme  bestehen  aus  einer  mit 
vorapringendem  Rand  versehenen  geeigneten  Platte, 
welche  oben  und  unten  mit,  eventuell  durch  Au^ 
kehinngen  mit  einander  verbundenen  Kanälen  versehen 
sind,  und  aus,  die  eigentliche  Elektrode  bildendem 
Drahtnetz,  gewelltem  und  gelochtem  Blech  oder  auch 
aus  einem  Netz  von  Kohlensiaben,  das  an  der  Innen- 
fläche der  Platte  angeordnet  ist.  Die  Plauen  sind  oben 
und  unten  zwecks  Zu-  und  Ableitung  der  Flüssigkeit 
mit  seitlichen  Tubulierungen  versehen. 

Der  eigentliche  Zersetzungsapparat  wird  nun  aus 
diesen  Elckirodcnsystemeo  in  einfacher  Weise  dadurch 
hergestellt,  dass  man  zwei  derartige  Elektrodenträger 
mit  ihren  vorspringenden  Rändern,  unter  Einschaltung 
eines  Diaphragmas,  auf  einander  presst  und  venchraubi. 
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BÜCHER.  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Ferrini  Rln&ldo.  IVoieisore  nel  K.  Ittimio  Tccnico 
Supcriore  <it  Milano.  Recenti  progressl  Delle 
Applleazlone  dell*  Elettrlei^.  3*  Kdizionc 

CompleuiMote  c Kifatto. 

Der  Verfasser  lc(^  aal  Grand  matheinatiacher  Be- 
trachtungen in  diesem  Werke  die  neuesten  Fortschritte 
der  Elekirizitüt  dar,  indem  er  von  den  GrundbegrifTen 
der  mathematischen  Einheit,  des  mathematischen  Feldes 
u.  a.  w.  aasgeht,  kommt  er  im  Verlauf  seiner  Be- 
trachtungen auf  die  neuesten  Apparate  und  Errungen- 
schaften elektrotechnischer  Thatigkeit  zu  sprechen.  So 
behandelt  er  die  verschiedenen  neuen  Methoden  der 
Kraftübertragung  und  der  Verwertung  elektrischer 
Energie,  ferner  den  \V  c h n e 1 1 'sehen  Unterbrecher^ 
die  verschiedenen  Elektrizitüiszähler»  die  Hertz'schcn 
Wellen,  die  Marco ni'schen  Telegraphen  mit  ihren 
Verbesserungen,  die  Schnell-Tclegrapbie  von  Pollack 
und  Vierag,  die  Telephonie  ohne  Druht  u.  s.  w.  Das 
in  seiner  Eigenart  einzig  dastehende  Buch  bildet  für 
jeden  eine  interessante  l.ekttlre. 

VIvarez,  Henri.  Anelen  Al^ve  de  l'öcole  poly- 
teebnlque  (BibUotheque  Technologique).  Lei 
rhenomenes  ^eciriqaes  et  leurs  applications;  Etüde 
Historiqnc,  Technique  et  Economique  des  irans- 
formations  de  l'energle  Electriqoe.  Un  voluroe 
in-8«  carre  de  376  poges  avcc  254  figurcs  et  une 
carte  hors  texte.  Ce  volume  ne  se  vend  que  cartonnc 

k l'anglaise 15  frs.  (Georges  Carre  et 

C.  Naud.  Editeurs.  Poris).  Vient  de  pararaltre. 

In  diesem  Werke  sind  die  Verwandlungen  der 
elektrischen  Energie  nach  ihrer  historischen,  technischen 
und  national-bkoDumischcD  .Seite  hin  beleuchtet.  Die 
Diktion  ist  eine  populüre,  allgemein  verständliche  und 
dabei  doch  streng  wiMcnschaltlicbe.  Miithematische 
Abhandlungen  sind  n.ihczu  vollkommen  vermieden,  und 
BO  eignet  sich  das  Werk  hauptsächlich  fhr  denjenigen, 
der  sich  im  nllgemeinen,  ohne  auf  spesielle  Details 
cinzugehen,  über  den  heutigen  .Stand  der  Technik 
untcrnchicn  will. 

HlPSeh,  Arth-  E.,  Diplomierter  Ingenieur  und  Wllk- 
nlR.  Franz.  Elektro -Ingenieur  Kalender. 
Berlin  1901.  Text  in  Leder  gebunden  nebst  2 
broschierten  Notisblockszum  Anhängen.  Preis  2,50  Mk. 
Berlin  W.  35.  Verlag  von  Oskar  Coblents. 

Uppenborn,  F.i  stadtbaurat  in  München.  Kalender 
fOr  Elektro  - Techniker.  iS.  Jahrgang  1901. 
Zweiter  Teil  mit  Figuren  im  Text.  München  und 
Leipzig.  Druck  uml  Verlag  von  R.  Oldenbourg. 
190t.  Preis  $ Mark  io  Leder  gebunden. 

Dem  uns  rühmlichst  bekannten  Kalender,  der  nun- 
mehr in  18.  AuH:ige  vorliegt,  noch  irgend  ein  Wort 
der  Empfehlung  mit  auf  den  Weg  su  geben,  ist  wohl 
nicht  nötig.  Derselbe  hat  sich  in  den  Jahren  seines 
Bestehens  so  wohl  eingebürgert  und  ist  infolge  seiner 
praktischen  Anordnungen  und  seines  reichen  Inhalts 
jedem  EleVtro-Tecbniker  ein  ständiger  und  UebevoUcr 
Begleiter  geworden.  Wir  wollen  deshalb  nicht  ver- 
fehlen, die  Aulmerksamkeit  unserer  Leser  auf  die  vor- 
liegende neue  Auflage,  welche  den  Fortschritten  der 
Wissenschaft  und  Technik  entsprechend  vermehrt  nnd 
verbessert  worden  ist,  hinzulenken. 

llftrenz,  Otto,  Ingenieur  und  Maschineofabrikaul. 
Theorie  und  Praxis  der  Luft^Uebersehuss- 
beseltiirer  oder  Sehutzregler  fQr  Dampf- 
Kessel-Feuerungren  U.  S.  W.  4 veränderte  Auf- 
lage. Iveipzig.  Druck  und  Kommissions-Verlag  von 
J.  J.  Weber.  1901. 


Koppel,  Arthur.  Fabrik  fOr  elektrische  An- 
lagen und  Lokomotiven.  Album  1901.  Herlin- 
Boebum. 

Koppel,  Arthur.  Fabrik  fOr  elektrlsehe  An- 
lagen und  Lokomotiven.  Preisliste  1901.  Hoch- 
leitungs-Materialicn  für  elektrische  Hahnen.  Berlin- 
Bochum. 

Jaeobsen,  Dr.  Emil.  Chemisch- technisches 
Repertorium.  Ucbersichtlicher  Bericht  über  die 
neuesten  Erfindungen,  FortschriUc  und  Verbesserungen 
auf  dem  Gebiete  der  technischen  und  industriellen 
Chemie  mit  Hinweis  auf  Maschinen,  Apparate  und 
Littcratur,  39.  Jahn;ang.  1900.  Erste  und  zweite 
Hälfte.  Mit  in  den  Text  gedruckten  Illustrationen. 
Berlin  1901.  K.  Gaertner's  Verlagsbuchhandlung. 
Hermann  Hcffelder. 

Clasaen,  Prof.  Dr.  A.  AusgewAhlte  Methoden 
der  analytischen  Chemie,  i.  Kami.  Unter 

Mitwirkung  von  H.  Clocren,  Assistent  am  anor- 
ganischen Laboratorium  mit  78  Abbildungen  und 
I Spektaltafel.  Braunschweig.  Druck  und  Verlag 
von  Friedrich  Vieweg  & Sohn.  1901.  Preis  20  Mk. 

Das  vorliegende  Werk  ist  für  den  vorgeschrittenen 
Chemiker  bestimmt,  also  in  erster  Linie  für  den  Chemiker 
in  technischen  Betrieben  und  ferner  für  den  .Studierenden 
in  höherem  Semester.  Es  sind  durchweg  Methoden 
angegeben,  welche  sich  in  der  Praxis  bewährt  haben, 
und  da  nun  mehrere  Methoden  zu  demselben  Ziele 
fuhren,  darf  man,  wenn  nur  eine  derselben  angegeben 
ist,  ruhig  der  langjährigen  Praxis  des  Verfassers  ver- 
trauen und  sicher  sein,  dass  dieselbe  die  vorteilhafteste 
und  beste  ist.  Es  sind  in  <lem  Werke  die  qualitativen 
qusntit-ativen , maasanalytischen  und  elektrolytischen 
Bestimmungen , sowie  die  gewichtsanalytiscben  Be- 
stimmungen der  Elemente  zusammengestellt.  Ferner 
sind  die  eintelnen  Trennungen  derselben  sowohl  die 
qualitativen,  als  auch  die  quantititiven  behandelt,  und  bei 
jedem  einzelnen  Element  ist  die  Methode  der  Analyse, 
der  hauptsächlichsten  und  technisch  wichtigsten  Ver- 
wendungen derselben,  in  ausführlichster  Weise  wieder- 
gegebcD,  wobei,  wenn  es  nötig  ist,  auch  auf  die  metro- 
lomeirischen  Methoden  und  sonstigen  Einzelheiten, 
wie  sie  sich  nach  der  Katar  der  Sache  gerade  ergeben, 
eingegangen  ist.  Es  sind  hierbei  auch  die  seltenen 
Elemente,  welche  jetzt  beginnen.  In  der  Technik  eine 
Rolle  SU  spielen,  berücksichtigt.  Wo  es  nötig  war. 
sind  die  stöchiometrischen  l^rechcungen  unter  Zugrunde- 
legung der  chemischen  Form  durchgeführt,  um  <lem 
Ausfiihrenden  einen  Anhalt  für  die  .Art  und  Weise  der 
Berechnung  seiner  Resultate  zu  gebeu.  Das  prachtvoll 
ausgeststtete  und  mit  einer  grossen  Anzahl  von  Ab- 
bildungen versehene  Buch  wird  jedermann  ein  zuver- 
lässiger und  nie  versagender  Ratgeber  auch  bei  den 
schwierigsten,  analytischen  Arbeiten  sein,  und  wir 
empfehlen  dasselbe  allen  unteren  Lesern,  die  sich  des- 
selben bei  ihrer  Thäiigkeit  sicherlich  gern  mit  Freuden 
bedienen  werden. 

Herzfeld,  Dr.  J.  Korn,  Dr.  Otto.  Chemie  der 
seltenen  Erden.  Berlin  1901.  V'crlag  von  Julius 
Springer.  Preis  5 Mk. 

Mil  der  Erfindung  des  Auer'schen  Glühlichtes  be- 
gannen die  seltenen  Erden  eine  immer  ausgedehntere 
Rolle  in  den  verschiedenen  Zweigen  der  l'echnik  su 
spielen,  und  während  der  Chemiker  frUher  nur  in  der 
Vorlesung  und  Int  Laboratorium  gelegentlich  seines 
Studiums  Gelegenheit  hatte,  dieselben  kennen  su  lernen, 
ist  heutzutage  ein  grosser  Teil  der  technischen  Chemiker 
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mit  der  Vemrlieituni;  »etteaer  Erden  nach  irgend  einer 
Kichinng  hin  i>e«chäftigt.  Rei  der  Kedeutung,  welche 
dieselben  nunmehr  gewinnen,  tritt  auch  an  den  (Chemiker 
das  Bedürfnis  heran,  sich  mit  ihrer  Natur  und  ihren 
Eigenschaften  mehr  vcrtraat  zu  machen.  Zu  diesem 
Zwecke  ist  das  vorliegende  Werk  vorzüglich  geeignet, 
da  es  das  bisher  so  vernachltsaigte  Gebiet  zum  ersten 
Nfale  in  ausführlicherer  Darstellung  behandelt.  Es 
sind  in  dem  Werke  nicht  nur  alle  selicneo  Erden  in 


ihren  Eigenschaften  und  Vorkommnissen  beschrieben, 
sondern  es  sind  auch  die  Methoden  zur  Analyse  der* 
selben  zur  Trennung  und  .Spesialmethoden  zu  ihrer  Er- 
kennung hier  gegeben.  Es  ist  hiermit  die  Litteratur 
von  Anfang  an,  seit  die  ersten  Chemiker  auf  diese 
Kör]>er  stiesien,  welche  man  heute  als  seltene  Erden 
bezeichnet»  berücksichtigt,  und  es  bietet  somit  das  vor- 
liegende Werk  im  engsten  .Sinne  des  Wortes  eine 
Encyklopidie  über  das  Gebiet  der  seltenen  Erden. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

/.usammengeslellt  vom  Rntcnt*  und  Technischen  Bureau  E.  Dalchow,  Berlin  NW.,  Muricn*Slrasse  t?. 


Deutsehes  Releb. 

Anmeldungen. 

KL  2lb.  M.  18220.  Verfahren  zur  lleriteUung  der 
Nickeloxydelektrude  l>et  alkalischen  Zioksammlem; 
Zus.  z.  Fat.  112351.  Titus  Kitter  von  Michnlowski, 
Krakau. 

Kl.  21h.  V.  3801.  Elektrischer  Schmelzofen  mit  rost- 
artig  HDgeordneten  band-  und  stabformigen  Krhitzungs- 
widerstSnden.  Otto  Vogel,  Berlin,  Platz  vor  dem 
neuen  Thore  4. 

Kl.  48a.  P.  11264-  Voltametrische  Wage  zum  Eio- 
siellen  auf  bestimmte  im  elektrolytischen  bade  nieder- 
zuschlagende Mctallmengcn.  Wilhelm  Pfnnhauser 
juD-,  Wien, 

Kl.  I2i.  E.  608$.  Verfahren  zur  Umwandlung  von 
Kohlensäure  in  Kohlenoxyd  auf  elektrischem  Wege. 
W.  Engels,  Essen  a.  d.  Ruhr,  NicoUaslr.  14. 

Kl.  2if.  S.  13134.  Verfahren  zor  Herstellung  elek- 
trischer l.citkörper  für  Wörme  und  l.icbt.  Eberhard 
Sander,  Berlin,  Friedrichstr.  41. 

Kl.  2tb,  1).  11004.  Sammlerelektrodc,  deren  Masse- 
träger aus  Übereinander  ln  Abständen  angeordneten, 
ebenen  oder  nnnenförmigen  Hleiplätichen  besteht. 
I.ouls  David,  Barcelona. 

Kl.  2ib.  k.  13762.  Verbesserte  Eleklrodenplattc  für 
.SAmmelbaUerien,  Jenn  Baptiste  Relinu.  Ch.  A. 
Kosier,  I.ewallois-Pcrrct,  Fr. 

Kl.  21c.  E.  7216.  Schmelzsicheruag.  Elcktrizitäts- 
Ak  t.-Ges.  vorm.  Scbuckert  & Co.,  Nürnberg. 

Kl.  i2d.  F.  13274.  Filterelement,  Otto  Fromme, 
Frankfurt  a.  .Main. 

Kl.  I9d.  M.  18023.  Filterkörper,  J.  Mulowich  & Cie., 
Wien. 

Kl.  2fh.  H.  24126.  Elektrischer  Heizkörper,  welcher 
io  die  zu  erhitzende  Flüssigkeit  elogelaucbt  wird. 
M:uimillan  II.  Hersey.  London. 

Kl.  121.  Sch.  15352.  .\pparat  zur  Elektrolyse  von 
Flüssigkeiten,  insbesondere  zur  Herstellung  von  ßleich- 
fltlssigkeii.  Dr.  Paul  Schoop,  Zürich. 

Kl.  21b.  M,  18398.  Elektrischer  Sammler  mit  dicht 
übereinander  liegenden,  durch  poröse  isolationsplatten 
von  einander  getrennten  Elektroden.  Pascal  Marino, 
Brüssel. 

Kl.  2IC.  S.  13406.  Schmelzsicherung.  Siemens  & 
Hnlske,  A.-G-,  Berlin. 

Kl.  12I.  O,  3325.  Apparat  zur  ununterbrochenen 
Elektrolyse  von  Lösungen  der  Alkalichtoride. 
Oesterreichischer  Verein  für  chemische  nnd 
meiallarglsche  Produktion,  .Aussig. 

Kl.  21b.  T.  65S7.  Sammlerelektrode  mit  auswechsel- 
barer Bleiplalte.  Zus.  z.  Put.  117749.  Internationales 
Patent-  und  Maschinen-,  Ex-  und  Importgeschäft 
Richard  Lilders,  Zivilingenicur,  Görlitz. 


KL  2ih.  A.  7016.  Sammler-Element  mit  regenierender 
Bodenplatte.  Allgemeine  Akkumulatorenwerke 
G.  Böhmer  & Co.,  Berlin,  Chaussestr.  48. 

Kt.  21h.  H.  21912.  Elektrisch  geheiztes  Bügel- bezw. 
Plätteisen  mit  I.ichthogenerhitzang.  La  Soci6t6 
J.  llayem  & Co.,  Paris. 

KI.  I2d.  T.  6729.  Elektrisches  Wasserfiller.  W.  I.uthcr 
Teter  u.  John  .MIen  lleany,  l’hiladelphia. 

KL  21b.  K.  19028,  V'erfabrcD  lur  Hersteüuug  von 
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ÜBER  DIE  ENTFERNUNG  DER  DISSOZIERTEN  IONEN. 

Von  Dr.  Robert  Ranti. 


Hei  F.rklänmg  der  Dissociation,  wie  die- 
selbe von  Arrhenius  begründet  worden  ist. 
resümieren  sämtliche  Elektrochemiker,  welche 
bis  dahin  über  die  Dissociation  geschrieben 
haben,  u.  a.  Ostwald,  Le  HIanc,  Jab n etc. 
wörtlich  folgendermassen: 

»Man  ist  offenbar  berechtigt,  zu  fragen, 
wo  nehmen  die  freien  Ionen  auf  einmal  ihre 
positiven  und  negativen  Ladungen  her,  was 
doch  bekanntlich  gemäss  der  Lehre  von  der 
Elektrizität  mir  infolge  eines  Kraftaufwandes, 
d.  i.  einer  Arbeitsleistung  geschehen  kann. 
Die  Antwort  ist  ganz  einfach:  Diese  Energie 
liefert  die  sogenannte  Lösimgs-  resp.  \'cr- 
dünnung.swärmes,  die  sogenannte  .lonisations- 
wärme.« 

Dies  als  Grundlage,  will  ich  dazu  über- 
gehen, den  Abstand  zu  berechnen,  den  die 
dissociierten  Ionen  innerhalb  einer  vom  elek- 
trischen Strom  nicht  durchflossenen  Lösung 
von  einander  haben. 

Bekanntlich  beträgt  die  Arbeit,  welche 
entgegen  der  Anziehung  zweier  Mas.senpunkte, 
falls  diese  mit  gleichen  und  entgegengesetzten 
IClektrizitätsmengen  Ei,  beladen  sind; 


cm  gr.  sec. 


E,>  E,“_ 

ySi  r,  981  r, 
wenn  r,  den  Abstand  zu  Beginn  der  .-Xrbeit, 
r,  den  nach  Ende  der  .Arbeit  repräsentiert. 
Im  E'alle  ich  also  die  Abstände  der  Ionen 


vor  der  Dissociation  — dies  wäre  also  der 
Abstand  der  Atome  im  indissociiertem  M olekül, 
infolge  dessen  geringer  Grösse  die  Ionen  sich 
entladen  — mit  r,  bezeichne  und  r,  den  nach 
der  Dissociation,  E,  die  Ladung  einc.s  jeden 
Ions,  so  stellt  der  obige  Ausdruck  die  Ar- 
beit dar,  welche  nötig  ist,  um  ein  einzelnes 
Molekül  zu  dissociieren. 


Betrachte  ich  nun  irgend  ein  Gramm 
Molekül  einer  gelösten  Verbindung  in  einer 
Verdünnung,  wo  die  molekulare  Leitfahigheit 
ihr  Maximum  erreicht  hat  und  nach  der 
Arrhenius'schen  Theorie  die  sämtlichen 
Moleküle  dissociiert  sind,  und  sind  in  einem 
Gr.amm-Molekül  n-  Milliarden  Einzel-Moleküle, 
welche  Zahl  ich  kurz  mit  N bezeichne,  so 
stellt  der  Aiisdnick 


N ( A’ ’ ) 

V 98 1 r,  98  I r,  / 


cm  gr.  sec. 


die  gesamte  bei  der  Dissociation  geleistete 
Arbeit  dar,  welche  nach  den  oben  erwähnten 
Betrachtungen  Ostwald’s,  Le  Blanc’s, 
■Arrhenius'  etc.  gleichzusetzen  ist  der  Ver- 
dünnungswärme L,  falls  man  annimmt,  dass 
in  der  gesättigten  Lösung  noch  nicht  eine 
Dissociation  eingetreten  ist;  also 


N /E, 
98 


I /.-V  IV)  ^ 

I \ r,  r,  / 


LA 


wo  A das  mechanische  Wärmeäquivalent  be- 
zeichnet. 
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Ist  die  Verbindung  eine  einwertige 
elektrochemische  Verbindung,  z.  H.  Na  CI, 
H CI,  Cu',,  SO41,,  11,1/,.  SO41;,,  die  bekanntlich 
zu  ihrer  Zersetzung  eine  Elektricitätsmenge 
von  96540  Coulomb  — 9654  cm  gr.  sec. 
benötigt,  so  ist  der  Ausdruck 

N E,  * = 96542  cm  gr.  sec., 
so  dass  die  Relation  gilt: 

9654’ 

981  \r,  r,/ 

= LA  cm  gr.  sec. 

d.  i. 


I I LA  98 1 

r,  ~r,  ~ 9Ö54" 
Hieraus  folgt 


cm  gr.  sec. 


I LA -981  I 

^ 9654*  ~r, 

Da  nun  offenbar  ' grösser  sein  muss 


als  * , so  sieht  man,  dass  die,ser  Ausdruck, 
r« 

.so  lange  L positiv  ist,  d.  h.  das  Molekül 
mit  einer  Wärmeabsorption  in  die  Verdünnung 
ubergeht,  die  einleuchtende  Relation  be- 
steht, dass  der  Wert  * um  die  Grösse 
r, 


LA -981 

'9654’' 


cm  gr.  sec. 


grösser  sein  muss  als  der  von  — . 

Der  VV'ert  von  L ist  im  Maximum  ca. 
500  Cal,  so  dass  der  Unterschied  zwischen 

* und  — ungefähr 
r,  r, 

424-981  500  cm  gr.  sec. 

9654' 


betragen  würde. 

Nun  gehen  aber  bekanntlich  sehr  viele 
Moleküle,  u.  a.  H CI,  H,SO,  etc.  mit  einer 
Wärmelösung  nicht  nur  in  Lösung,  sondern 
auch  in  ihre  Verdünnung  über,  und  man 
kommt  daher  zu  ganz  absonderlichen  Rc.sul- 
taten,  dass  nämlich  der  zXb.stand  der  Ionen 
vor  der  Dissociation  bei  diesen  Molekülen 
grösser  sein  muss  als  nach  derselben.  Wenn 
auch  dies  Resultat  energetisch  durchaus  mög- 
lich ist,  indem  zwei  gleiche  entgegengesetzte 
elektrische  Massen  .sehr  wohl  bei  ihrer  An- 
näherung eine  Arbeit  zu  leisten  im  Stande 
sind,  so  dürfte  aber  der  Name  Dissociation. 
d.  i.  zXuscinandergehen,  mindestens  nicht 
mehr  passen. 

Aus  obiger  Eormel  ist  auch  ferner  er- 
sichtlich, dass  alle  Ionen  infolge  der  ver- 
schiedenen Vcrdiinnung.swärmen  verschiedene 
Abstände  von  einander  haben,  und  da  die 
zVbstande  sowohl  grösser  wie  kleiner  werden 


können,  können  sie  auch,  im  Falle  die  Ver- 
dünnungswärme gleich  Null  ist,  konstant 
bleiben  vor  und  nach  der  Dissociation. 

Diese  aus  der  Dissociationsh>'pothese 
.sehr  eigenartigen  Folgerungen  bedürfen  noch 
durchaus  einer  Erklärung;  zumal  aber,  wie  cs 
möglich  sein  soll,  dass  unter  diesen  Umständen 
die  molekulare  Leitlähigkeit  einem  Maxi- 
mum mit  zunehmender  Verdünnungzuschreiten 
kann.  Ob  dieser  Widerspruch  zwischen  That- 
sachen  und  der  aus  derDissociationshypothese 
sich  notgedningen  ergebenden  Theorie  jemals 
gelöst  wird,  halte  ich  für  sehr  fraglich.  — 
Denn  nach  der  Di.ssoci.ationshypothese  und 
den  vorstehend  aus  dieser  abgeleiteten  Fol- 
gerungen müssten  die  Ionen  H,  und  SO., 
H und  CI,  um  überhaupt  als  elektrische 
Massen  eine  Arbeit  aus  ihrem  Energie  Inhalte 
hergeben  zu  können,  schon  vor  der  Disso- 
riation,  d.  i.  also  vor  der  Verdünnung  mit 
Wasser, elektrisch  geladen  sein.  Dasic  nun  in  un- 
endlicher Verdünnung  einen  viel  kleineren  Ab- 
stand haben  müssen  .auf  Grund  der  vorstehend 
abgeleiteten  Formel,  so  würden  also  die  elek- 
trischen Ionen  H und  CI,  H,  und  SO,  um 
so  leichter  an  einander  vorbciglcitcn,  je  näher 
sic  cin.ander  sind.  Diese  Anschauung  spricht 
aber  gerade  gegen  die  Erklärung,  dass  die 
Ionen  auf  Grund  der  Dissociation  durch  ihre 
grössere  Entfernung  die  elektrischen  Leiter 
des  Stromes  sind. 

In  meiner  energeti.schcn  Theorie  des 
chemischen  Moleküls,  die  ich  vor  einer  Reihe 
von  Jahren  herausgab,  habe  ich  mich  bemüht, 
das  VV'esen  der  Verdünnungswärme  darzuthun, 
ohne  dass  mir  die  Anhänger  der  Dissociations- 
hypothese  einen  Einwand  gemacht  hätten. 
Interessant  wäre  es  mir  nun  zu  erfahren,  — 
in  Lehrbüchern  und  Litteratur  befindet  sich 
hierüber  nichts  — wie  diese  notwendigen, 
aus  der  Dissociation  sich  ergebenden  und  zu 
gleicher  Zeit  in  so  kra.sser  Form  gegen  sie 
sprechenden  Gesetze  sich  werden  halten  lassen. 

Jedenfalls  ist  cs  physikalishh  ganz  und 
gar  unzulässig  aus  Erscheinungen  wie  sie 
durch  die  elektrische  Erregung  seitens  der 
Elektroden  eines  .Stromes  innerhalb  einer 
Lösung  hervorgerufen  werden,  Schlüsse  zu 
ziehen  auf  die  elektrische  Verteilung,  sobald 
man  den  Strom  unterbricht,  also  die  elek- 
trische Erregung  entfernt. 

Da.ss  infolge  des  elektrischen  Stromes 
eine  Dissociation  eintreten  kann,  ist  physi- 
kalisch durchaus  folgerichtig,  dass  aber  das 
blosse  Lösen  eines  Crystalls  in  Wasser  in 
demselben  elektrische  Verteilungen  hervor- 
rufen  soll,  halte  ich  für  mindestens  bis  dato 
unerwiesen. 

V'idcant  Consules.  — 
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DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  5.  B.  Christ)'.  (Forueuuni;,) 


Wenn  der  jedem  Metall  eigentümliche 
Lösungsdruck  genau  bekannt  wäre,  könnte 
man  eine  absolute  elektromotorische  Reihe 
für  die  Metalle  aufstellen.  Le  Blanc*) 
schlägt  auf  Grund  der  Neum ann'schen 
Arbeit  und  unter  der  Annahme,  dass  der 
osmotische  Druck  einer  total  getrennten, 
normalen  Lösung  (welche  im  getrennten 
Zustande  ein  Gramm-Molekül  enthält)  gleich 
27  Atmosphären  ist,  folgende  Reihe  vor: 
Klektromotorische  Reihe  von  Metallen 


in  einer  Lösung. 
(Wert  von  P bei  17“  C.) 


Atmosphären 

Zink 

9,9  X IO'* 

Cadmium 

2,7  X IO* 

Thallium 

7.7  10’ 

Eisen 

1,2  X IO* 

Cobalt 

1,9  X IO* 

Nickel 

1.3  X IO* 

Blei 

i,l  X 10-’ 

Wasserstoff  9,9  X lo~* 

Kupfer  4,8  X lO“*“"' 
Quecksilber  l,i  X io~“ 

Silber  2,3  X io~'* 

Palladium  1,5  X lO“** 

Jedoch  fand  man,  dass  die  wirkliche 
Erklärung  der  scheinbaren  Anomalien  in 
den  elektromotorischen  Reihen  in  der 
variablen  Anzahl  der  in  der  Lösung  befind 
liehen  Ionen  zu  suchen  war.  Nach  dieser 
Theorie  müsste  die  Stellung  der  Metalle  in 
den  Reihen  in  verschiedenen  Lösungen  sich 
verändern  in  Uebereinstimmung  mit  der 
Anzahl  der  Ionen  des  gegebenen  Metalls, 
welches  in  der  gegebenen  Lösung  bestehen 
kann. 

Komplexe  Ionen.  Die  unregelmässige 
Lage  von  Kupfer,  Gold  und  Silber  in 
Cyanid-Lösungen  ist  hier  zum  ersten  Male 
erklärt.  Gemäss  dieser  Ansicht  giebt  es 
sehr  wenige  metallische  Ionen  dieser  Metalle 
in  den  Lö.sungen  ihrer  Cyanide.  Z.  B.  trennt 
sich  das  Doppel-Cyanid  von  Gold  und 
Kalium  (Kalium-Gold-Cyanid)  zuerst  in  ein 
positives  Ion  K (-|-)®)  und  ein  negatives 
Ion  Au  Cy,  ( — ).  Das  letztere  trennt  sich 
auch  in  Uebereinstimmung  mit  dem  «Massen- 

<)  Eleniems  of  Eleciro'Chemistry  p.  328. 

*)  -I-  bedentet  positiv  geladen;  — negativ  geladen; 
rl:  neutral. 


gesetz«  in  sehr  geringem  Masse  in  AuCy  (±) 
und  Cy  ( — ).  und  das  AgCy  trennt  sich 
ebenfalls  nach  demselben  Massengesetz  un- 
endlich viel  Mal  in  Au  (-}-)  und  Cy  ( — ). 
Die  metallischen  Gold-Ionen,  welche  auf 
diese  Weise  in  unendlicher  Anzahl  in  Cyanid- 
lösungcn  vorhanden  sind,  .sind  die  einzigen, 
welche  durch  osmotischen  Druck  gegen  den 
Lösungsdruck  wirken  können.  Daher  wird 
durch  den  noch  niederen  osmotischen  Druck 
der  wenigen  vorhandenen  Gold-Ionen  trotz 
des  niederen  Lösungsdruckes  des  Goldes 
das  Potential  des  Goldes  in  Cyanid-Lösungen 
bedeutend  hoch.  Seine  Lö.slichkeit  ist  also 
dadurch  erklärt. 

Jedoch  zeigt  ein  hohes  Potential  nicht 
notwendigerweise  die  gro.sse  Löslichkeit  eines 
Metallcs  an;  dasselbe  kann  in  der  That  das 
Gegenteil  anzeigen.  Z.  B.  ist  die  elektro- 
motorische Kraft  in  Kalium-Cyanid-Lösungen 
hoch;  in  Kalium-Sulfit-Lösungen  aber  ist 
sie  noch  höher,  was  in  diesem  Kalle  von 
der  ausserordentlichen  Unlöslichkeit  des 
Silbersulphits  herrührt.  Diese  ausserordent- 
liche Unlöslichkeit  des  Silbersulfits  reduziert 
die  Anzahl  der  in  der  Lösung  vorhandenen 
metallischen  Silber-Ionen  zu  einem  Minimum, 
vermindert  den  osmotischen  Druck  der 
Ionen  und  vermehrt  daher  die  elektro- 
motorische Kraft. 

Die  Erklärung  dieser  bemerkenswerten 
Ausnahmen,  welche  »die  Regel  bestätigen«, 
ist  der  Arbeit  des  Prof.  Ostwald  zu  ver- 
danken, der  mehr  als  jeder  andere  die  vor- 
handenen Lücken  ausgefüllt  und  die  durch 
die  neuen  Ansichten  entstandenen  Schwierig- 
keiten beseitigt  hat. 

Es  ist  ausser  allem  Zweifel,  dass  Gold, 
Silber  und  Kupfer  in  den  Cyanidlösungen 
sich  hauptsächlich  mitCy,  zu  elektronegativen 
Ionen  AuCy,  ( — ),  AgCy,  (— ) und  CuCys 
( — ) verbinden. 

In  Bezug  auf  Silber  kann  dieser  Schlu.ss 
thaLsächlich  aus  Hittorfs  früheren  ICxperi- 
menten  gezogen  werden  und  in  Bezug  auf 
Gold  und  Kupfer  aus  den  .schon  beschrie- 
benen Ostwald’schen  Versuchen“).  Diese 
Tonen  sind  von  Ostwald  als  »komplexe 
Ionen«  bezeichnet  worden,  um  anzudeuten, 

>)  Siehe  Christy,  sThe  Solution  ao<1  Precipitniion 
of  the  < yaoitl  of  Gold«,  Iran«.  XXVI,  758  et  seq. 
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dass  sie  die  Metalle  in  einer  Verbindung 
enthalten,  in  welchen  ihre  gewöhnlichen 
chemischen  Reaktionen  gänzlich  unwirksam 
sind.  Es  giebt  noch  andere  solcher  Ver- 
bindungen: die  Thiosulfite  von  Gold  und 

Silber,  die  Ferrocyanide  und  Ferricyanide, 
die  Flatinchloride  etc.,  bei  denen  alle  Reak- 
tionen auf  Gold,  Silber,  Eisen  und  Platin, 
die  sie  enthalten,  fehlschlagen.  Die  alkali.schen 
Schwefelhydratc  vieler  Metalle  sind  gleich- 
falls Heispiele  dieser  That3,achc. 

Aus  diesem  Grunde  ergeben  alle  gewöhn- 
lichen Reagenzien  keine  Fällung  des  Goldes 
und  Silbers  aus  ihren  Cyanidlösungcn.  Daher 
verursacht  auch  der  elektrische  Strom  einen 
Uebergang  des  elektronegativen  Ions  vom 
negativen  zum  positiven  Pol  oder  der  Anode, 
in  der  entgegengesetzten  Richtung  zu  der- 
jenigen, welche  die  Metalle  gewöhnlich  ein- 
.schlagen,  und  nur  die  verhältnisnuässig 
wenigen  elektropositiven  Gold-Ionen,  welche 
in  der  Lösung  enthalten  sind,  wandern  nach 


der  Kathode  oder  der  elektronegativen 
Elektrode  des  Fallungsgefässes.  Wie  ich 
schon  in  meiner  vorher  angeführten  Schrift 
gezeigt  habe,  verzögert  dies  das  elektrische 
Niederschlagen  des  Goldes  aus  den  Cyanid- 
Lösungen.  Dagegen  fallen  die  Kalium- 
Ionen,  indem  sie  ihre  elektrische  Ladung 
an  die  Kathode  abgeben,  das  Gold  aus  der 
benachbarten  Lösung.  Nichtsdestoweniger 
verzögert  die  Wanderung  der  Au  Cy,  ( — )- 
Ionen  nach  der  Anode  bedeutend  das  Nieder- 
schlagen des  Goldes. 

Um  den  grossen  Unterschied  in  dem 
osmotischen  Druck,  der  von  den  komplexen 
Ionen  ausgeiibt  wird,  im  Vergleich  zu  jenem 
bei  gewöhnlicher  Trennung  zu  zeigen,  seien 
die  folgenden  Beispiele  aus  der  Arbeit 
Ostwald's  und  .seiner  Schüler  angeführt: 

Gewöhnliche  Trennung  wird  dargestellt 
durch  Lösungen  von  Chlorkalium.  Kupfer- 
sulfat, Silbernitrat  und  Chlorw'a-sserstotfsäure. 
Diese  trennen  sich  in  folgender  Wei.se; 


KCl  = K (-]-)  -f-  CI  ( — ),  praktisch  gänzlich  getrennt  bei 
Cu  SO4  = Cu  (-(-)  -j-  SO,  ( — ),  « » > 

AgNO.=  Ag(+)+NO.(-),  . 

IICI  = II(+)  + Cl(-/, 


M 


bei 

10,000 

M 

10,000 

M 

1,000 

M 


Die  obigen  charakteristischen  Falle  zeigen, 
dass  der  Grad  der  Trennung  bei  verschie- 
denen Salzen  ausserordentlich  variiert,  aber 
bei  vielen  Substanzen,  wie  Silbernitrat  und 
Chlorwasserstoffsaure,  bei  sehr  massigen 
V'erdünnungen  vollkommen  ist. 

Im  Gegensatz  hierzu  betrachte  man  ein 
komplexes  Ion,  welches  z.  B.  durch  die 
Trennung  von  K.alium-Silber-Cyanid  erzeugt 
worden  ist.  Nach  einer  Untersuchung  von 
Morgan*)  findet  die  Trennung  in  drei 
Stufen  statt. 

Vondie.sen  ist  die  erste  sehr  vollkommen: 
KAg  Cy,  (±)  = K (+)  + z\gCy,  (-). 
(Das  letztere  i.st  das  »komplexe  Ion».) 

Die  zweite  Stufe  verläuft  in  geringerem 
Grade: 

Ag  Cy,  (-)  = AgCy  (±)  -f  Cy  (-). 

Die  dritte  erfolgt  in  unendlich  kleinen 
Spuren: 

AgCy  U)  = Ag  (+)  -f  Cy  (—1. 

M 

Für  — KA^  Cyj  zci^t  Morgan,  da.ss 


*)  /»«ittchr.  für  Phrt.  ('heinie,  H*l.  XVII,  S.  513. 


die  erste  Stufe  fa.st  vollständig  ist;  die  zweite 
ist  2,/6  X tO~*  M = 5*.,  getrennt,  die  dritte 
zeigt  .^g  (-|-)  -Ionen  von  3,65  X lO“'*  M 
= 3,65  X 108X  icoox  io-"=rt  3,94X  iO-‘mg 

pro  1;  — d.  h.  es  befinden  sich  nur  etwa 
vier  Millionstel  eines  .Milligramms  Silber  in 
ionischem  Zustande  in  einem  Liter  einer 
solchen  I^sung. 

Wir  wollen  dies  nüt  der  Trennung  in 
M 

einer Ag  NO, -Lösung  vergleichen.  Nach 

Morgan  ist  dieselbe  86,5  • „ getrennt, 
daher  wird  ein  Liter  einer  srrlchen  Lösung 

0,865  K io8x.--^^°'“4.36  x 10’ mg  von  Ag(-[-)- 
lonen  pro  Liter  enthalten. 

Das  V^crhältnis  der  Silber-Ionen  in 
Cyanidlösung  zu  denjenigen  in  der  Nitrat- 
lösung i.st  daher: 


4.36  X io> 
3,94  X io-‘ 


= 1,1 1 X IO*. 


Daher  sind  mehr  als  billionmal  so  viel 

Silber-Ionen  in  Silbernitrat  als  in  Silber- 
20 

cyanid  enthalten. 
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Dies  erklärt  auf  einmal  die  Ursache 
des  grossen  Unterschiedes  zwischen  dem 
osmotischen  Druck  der  Silber-Ionen  in  der 
Nitrat-  und  in  der  Cyanidlösung  und  infolge- 
dessen den  Grund,  warum  die  elektro- 
motorische Kraft  des  Silbers  in  den  Cyanid- 
lösungen um  so  viel  grösser  ist.  Kalium- 
Gold-Cyanid  verhält  sich  ganz  ähnlich  wie 
Kalium -Silber -Cyanid.  Ferner  sollte  man 
meinen,  dass  die  Ionen  nach  dieser  Ansicht 
sich  nur  bilden  oder  verschwinden  können 
in  unendlich  kleinen  Spuren,  welche  zur 
Erzeugung  eines  statischen  Gleichgewichts- 
zustandes genügen,  wenn  sie  nicht  paarweise 
positiv  und  negativ  auftreten  oder  ver- 
schwinden, wie  es  bei  dem  beständigen 
Durchgang  des  Stromes  durch  die  elektro- 
lytische Zelle  erfolgt.  Aus  diesem  Grunde 
muss  man  für  jede  galvanische  Zelle  zwei 
Elektroden  haben,  eine,  welche  die  elektrische 
Entladung  der  positiven  Kathionen  und  eine, 
welche  diejenige  der  negativen  Anionen 
aufnimmt.  Ohne  diese  beiden  ist  ein  be- 
ständiger Strom  unmöglich. 

Betrachten  wir  z.  B.  die  Daniell-Zelle. 
Ist  der  Lösungsdruck  des  Zinks  P,,  der 
osmotische  Druck  der  im  Zinksulfat  vor- 
handenen Zink-Ionen  pi,  und  sind  die  ent- 
sprechenden Werte  für  Kupfer  P,  und  der 
im  Kupfersulfat  auflretenden  Kupfer-Ionen  p„ 
so  ist  die  elektromotorische  Kraft  des  Zinks 
im  Zinksulfat: 


0.0575 

2 


und  diejenige  des  Kupfers  in  Kupfersulfat: 

,,=  2W5,  I, 

2 ^ p, 

Eins  von  beiden  allein  kann  keinen 
beständigen  Strom  erzeugen,  sondern  nur 
eine  statische  Ladung  der  Ionen,  welche 
eine  weitere  Wirkung  verhindert;  wenn  sie 
aber  in  einem  geschlossenen  Stromkreis  ver- 
einigt sind,  wie  im  Daniell-Element,  so 
ergiebt  sich  ein  Unterschied  des  Potentials 
wie  folgt; 


. XP. 

ä ^ Pi  X P, 

Andrerseits  wurde  in  einer  Konzentra- 
tionszelle mit  irgend  einem  dieser  Metalle 
(z.  B.  Kupferelektroden),  von  denen  die  eine 
in  einer  starken,  die  andere  in  einer  schwachen 
Kupfer.sulfatlösung  sich  befindet,  für  die 
obige  Formel  sein:  P,  = P,,  und  der 

einzige  Unterschied  wiirde  in  der  verschie- 
denen Konzentration  der  Ionen  p,  und  p, 


in  der  starken  und  schwachen  Lösung  be- 
stehen. 

Unter  diesen  Voraussetzungen  ist  in 
diesem  Falle: 


, = 2^,ogP« 

2 Pi 

Hier  nimmt  also  augenscheinlich  der 
Lösungsdruck  des  Metalles  selbst  keinen  An- 
teil an  der  Erzeugung  der  elektromotorischen 
Kraft  der  Kombination.  Diese  beruht  gänz- 
lich auf  der  relativen  Anzahl  der  in  den 
starken  und  schwachen  Lösungen  vorhande- 
nen Ionen.  Die  Lösung,  welche  die  kleinere 
Anzahl  der  Ionen  pro  Volumen-Einheit  ent- 
hält, wird  dem  Lösungsdruck  des  einge- 
tauchten Metalls  den  geringeren  Widerstand 
entgegensetzen,  und  das  eine  Metall  wird 
aufgelost,  das  andere  gefallt. 

Der  obige  Umriss  giebt  nur  einen  kurzen 
summarischen  Ueberblick  über  die  kühnsten 
und  tiefsten  Schlüsse,  welche  auf  einem  der 
wichtigsten  Gebiete  der  physikalischen  Chemie 
gezogen  worden  sind.  Man  kann  vielleicht 
annehmen,  dass  die  bisher  erreichten  Schlüsse 
beendigt  sind.  Sie  ruhen  jedoch  auf  einer 
so  fe.sten  Grundlage  experimenteller  Arbeit 
und  erklären  so  viel,  dass  es  andererseits 
unerklärlich  ist,  dass  sie  soviel  Wahrheit 
enthalten.  Die  Einzelheiten  werden  wahr- 
scheinlich ganz  anders,  als  wie  wir  erwarten, 
erfüllt  werden;  aber  der  grosse  Teil  scheint 
gewinnbringend  zu  sein.  Die  Wichtigkeit 
dieser  neuen  Ansichten  beim  Studium  der 
chemischen  Geologie  und  der  Fällung  der 
Metalle  in  jedem  Zweige  der  Metallurgie  und 
in  allen  Gebieten  der  praktischen  Chemie 
ist  in  ausserordentlichem  Masse  gewürdigt 
und  benutzt  worden.  Es  ist  nicht  zu  viel 
gesagt,  dass  die  ionische  Wirkung  das  ganze 
Pflanzen-  und  Tierleben  ausmacht,  und  dass 
die  neuen  Ansichten  eine  Revolution  in  dem 
Studium  der  physikalischen  Chemie,  Biologie, 
Pathologie  und  Therapeutik  hervorrufen 
werden.  Auf  jedem  Gebiete  der  Physik, 
auf  das  sie  angew’andt  wurden,  haben  sie 
wie  ein  Gärmittel  gewirkt,  und  Bände  .sprechen 
für  ihre  Anwendbarkeit  und  Fruchtbarkeit.®) 

F)inwendungen  gegen  die  neue  elek- 
trolytische Theorie.  Die  obigen  Theorien 
sind  von  Seiten  tüchtiger  Chemiker  und 
Physiker  nicht  ohne  Widerspruch  aufge- 
nommen worden.  Viele  der  ersten  Gegner 


*)  Uiejenieen,  welche  tich  für  diete  Ideen  Inter- 
eisieren,  Anden  diesen  OcKenatand  behapdelt  im 
Ostwald's  Elektrocuemic,  ihre  Geachichte  und  Lehre, 
Letpfi^;,  1896  (1150  S.):  seine  Chemische  Eneri^e, 
Leipzig,  1893  (<090  S.)  uod  Neroal’s  Theoretische 
Chemie,  Stuttgart  1893  (580  S.). 
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sind  überwunden  worden,  und  Punkt  fiir 
Punkt  ist  gegen  den  härtesten  Widerspruch 
gewonnen  worden.  Aber  noch  immer  sind 
schwerwiegende  Gegner  im  Felde.  Die  eng- 
lische Schule,  welche  von  Pickering  mit 
seiner  »Hydrat-Thcoriet  geführt  wird,  wider- 
setzt sich  aufs  hartnäckigste  der  neuen 
Theorie  der  >Dissociation«.  Andere,  wie 
Crampton  in  England  und  Bucherer  in 
Deutschland,  haben  im  Gegensatzzu  der  tDisso- 
ciations« -Theorie  die  »Associations-Theories 
vorgc-schlagen.  Die  Schlacht  wogt  noch 
immer.  Während  der  Ausgang  derselben 
im  wesentlichen  sicherlich  zu  Gunsten  der 
neuen  Ansichten  sein  wird,  wird  es  augen- 
scheinlich kaum  ausblciben,  dass  über  ge- 
wisse wenige,  aber  wichtige  Punkte  ein  Fiin- 
ver.ständnis  zustande  kommt. 

Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die  An- 
hänger der  Trennungstheorie  in  toto  die 
Wirkung  des  gelbsten  Körpers  vernachlässigen. 
Früher  richteten  die  Chemiker  ihr  Augen- 
merk auf  die  geheimnisvolle  Kraft  des  Sol- 
venten, um  irgend  eine  zweifelhafte  Frage 
aufzuklären.  Die  neuen  Theoretiker  igno- 
rieren den  Solventen  gänzlich.  Sie  haben 
angenommen,  dass  der  Solvent  nicht  im- 
stande ist,  Di.ssociation  und  fcilektrolyse  her- 
vorzurufen. Sie  nehmen  sie  einfach  an  aus 
der  Natur  eines  Vaeuums,  in  welchen  die 
Ionen  frei  expandieren  können,  und  ferner 
wird  alles  aus  dem  Druck  der  Ionen  und 
nicht  aus  dem  Medium  hergeleitet. 

Jedoch  sind  schon  Anzeichen  der  Reak- 
tion vorhanden.  Es  ist  bemerkt  worden, 
dass  nicht  alle  Salze  in  Elektrolyte  umge- 
wandelt werden  können.  Einige  sind  in 
dieser  Hinsicht  fast  unwirksam.  Mit  andern 
Worten:  nicht  alle  F'lüssigkeiten  können 

Vacua  werden,  in  denen  sich  die  Ionen  ver- 
flüchtigen können.  Die  Thatsache  genügt 
allein,  um  zu  zeigen,  dass  die  Natur  des 
Solventen  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  Dicco- 
ciation  ist. 

Ausserdem  wandte  man  ein,  dass  die 
meisten  der  Solventen,  welche  zur  Filektro- 
lyse  geeignet  sind,  Sauer.stoflT  enthalten,  und 
dass  diejenigen,  welche  die  grösste  Kraft 
besitzen,  auch  den  meisten  Sauerstotf  ent- 
halten. Darauf  nahm  man  an,  dass  höchst- 
wahrscheinlich der  Sauerstoff  eher  vierweitig 
ist  als  zweiwertig,  wie  man  gewöhnlich  an- 
nimmt. Die  Thatsache,  dass  Kohle,  w'elche 
stets  vierwertig  ist,  sich  mit  Sauerstoff  zu 
Kohlenmonoxid  (CO)  verbindet,  begünstigt 
diese  Ansicht,  Wenn  Sauerstoff  wenig.stens 
potential  als  vierwertig  angesehen  wird,  ist 
auf  einmal  eine  Erklärung  für  die  wohlbe- 
kannten Veränderungen  im  Krystallwasser 


der  Salze  gefunden;  desgl.  für  Pickering's 
bemerkenswerten  Reihen  der  «Hydrate« ; aber 
schliesslich  tritt  der  Gedanke  auf;  »Können 
die  Ionen  nicht  bloss  eine  Trennung  des 
gelösten  Salzes,  sondern  auch  eine  Verbin- 
dung der  getrennten  Ionen  mit  einem  oder 
mehreren  Wassermolekülen  sein?« 

Man  nahm  zuerst  an,  dass  alle  Solventen, 
welche  Fllektrolyte  bilden  können,  Sauerstoff 
enthielten.  Dies  wurde  jedoch  durch  Ost- 
wald's  Entdeckung  widerlegt,  dass  ver- 
flü.ssigtes  Ammoniak  (NH,),  ein  Nichtleiter, 
leitungsfähig  wird,  wenn  Salze  in  ihr  gelöst 
werden.  Dies  bewies,  dass  die  ionisierende 
Kraft  nicht  aus  der  Anwesenheit  von  Saucr- 
stofl  entsprang.  Von  Hruehl‘)  wurde  jedoch 
darauf  hingewiesen,  da.ss  der  Stickstoff  in 
.NH,  ebenso  wie  der  Sauerstoff  zwei  freie 
Wertigkeiten  hat,  welche  wie  jener  Ionisation 
hervorrufen  können.  Icr  sagt  voraus,  dass 
das  verflüssigte  anhydrische  HCN,  ebenso 
wie  PCI,  und  AsCI„  aus  ähnlichen  Gründen 
ähnliche  Wirkungen  haben  werde.  Nernst’) 
hat  ebenfalls  auf  das  eigentümliche  Verhält- 
nis zwischen  der  trennenden  Kraft  der  Sol- 
venten und  ihrer  dielektrischen  Konstanten 
hingewiesen.  Letztere  sind  für  einige  Sol- 
venten in  folgender  Tabelle  zusammengestellt: 
Dielektrische  Kon.stanten  (Nernst). 

Gase  I ,oo 

Kohlenwasserstoffe  1,7  bis  2,6 
CS,  2,6 

.Aether  4,1 

Ester  6,9 

Essig.säui  e 9,7 

.-Mkoliol  26,0 

Wasser  80,00 

Die.se  Reihe  kann  beinahe  dazu  dienen, 
die  relativ  trennende  Kraft  die.sei  Sub.st,an/.cn 
zu  zeigen. 

Thuring")  hat  ebenfalls  auf  den  be- 

merkenswerten Unterschied  der  dielektrischen 
Konstanten  zwi.schen  Wasser  und  Eis  hin- 
gewiesen; diejenige  des  Wassers  beträgt 

nämlich  bei  o"  C.  79.46  und  jene  des  leises 
bei  2*  C.  nur  3,36.  Er  giebt  auch  als  Kon- 
stante der  flüssigen  lessigsäure  10.30  und 
für  feste  2,79  an.  ln  allen  diesen  F’ällen 
vermehrte  sich  die  trennende  Kraft  mit  der 
dielektrischen  Konstanten. 

Es  scheint  daher,  als  ob  die  Anhänger 
der  Trennungstheorie  die  Wirkung  des  Sol- 
venten zu  sehr  ignoriert  haben  und  als  ob 
erstere  in  die  zuletzt  erwähnte  Theorie  einge- 
schlossen werden  müsste.  Warum  sollte 

«)  /.  f.  Phy«.  Ch.,  XXVII..  319  (1898  . 
t)  Z.  f,  Phy«,  Ch.,  XIV,,  6»2  (18941. 

•)  Z ),  Phy«.  Ch.,  XIV,  z8o  (.894). 
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auch  die  Wirkung  des  Solventen  vernach- 
lässigt »erden?  Seine  chemische  Wirkung 
ist  zwar  sehr  gering,  aber  wenn  man  die 
Wirkung  (in  verdünnten  l.ösungcn)  seiner 
verhältnismässig  grossen  Masse  in  Rechnung 
zieht:  erklärt  dies  nicht,  warum  verdünnte 
Lösungen  mehr  getrennt  werden  als  starke? 
ln  der  letzteren  behält  die  Koh.äsion  des 
festen  Körpers,  selbst  wenn  er  gelöst  ist, 
noch  eine  gewisse  Wirkung;  aber  da  die 
Masse  des  Salzes  sich  verringert  und  die- 
jenige des  Solventen  sich  vermehrt,  so  er- 
setzt der  letztere  durch  seine  Masse,  «as 
ihm  an  Intensität  fehlt. 

Wenn  der  Solvent  ohne  Wirkung  ist, 
warum  verursacht  nicht  der  Losungsdruck 
der  Metalle,  d.ass  diese  sich  ebenso  frei  in 
einem  Vaeuum  oder  in  der  Luft  ionisieren? 
Und  warum  sollte  ein  Solvent  wirksam  und 
der  andere  e-  nicht  sein? 

Der  Streit  über  die  Trennungstheorie 
wurde  in  England  besonders  heftig  geführt 
in  der  Zeitschrift  >XaturC€>),  welche  im  Jahre 
1897  herausgegeben  »-urde. 

Man  kann  den  Streit  kaum  ohne  das 
Gefühl  le.sen,  dass  die  Uissociationstheorie 
ini  ganzen  die  bessere  ist.  Aber  die  An- 
hänger der  Association,  von  Pickering  ge- 
führt, haben  nicht  ganz  Unrecht,  l’ickering 
fuhrt  einen  sehr  bemerkenswerten  Versuch 
an.  Er  .sagt,  dass,  wenn  eine  Lösung  von 
Propyl-Alkohol  in  Wasser  111  eine  halbdurch 
lässige  Membran  gebracht  wird,  das  äussere 
Wasser  durch  die  Membran  in  das  Innere 
derselben  hindurcligeht.  Dies  scheint  zu  be- 
weisen, dass  die  Membran  Pur  Wasser,  aber 
nicht  für  Propyl-Alkohol  durchlässig  ist.  P> 
fügt  jedoch  hinzu,  wenn  das  Gelass  in 
Propyl-Alkohol  eingetaucht  wird,  tritt  der 
letztere  durch  die  Membran  in  das  Gefäss 
ein,  wahrend  das  Wasser  nicht  austreten 
kann.  Dies  würde  wiederum  beweisen,  dass 
die  Membran  für  Propyl-.VIkohol,  aber  nicht 
für  Wasser  durchlässig  ist.  Er  betrachtet 
dies  als  eine  reduktio  ad  absurdum.  Wetham 
aber  weist  darauf  hin,  dass  dieses  hlxperinient 
ilahin  ausgclegt  werden  kann,  dass  die  Mem- 
bran entweder  für  Wasser  oder  für  Propyl- 
Alkohol  durchlässig  ist,  aber  nicht  für  ihre 
associerten  Moleküle  oder  für  die  Lösung  des 
einen  in  dem  anderen. 

*f  Natnre,  toI.  I.V,  ür.  H.  E.  Armstronif,  p. 
78,  Regeu;  Prof.  J.  i. orige,  p.  151,  dafür;  W.  C.  I). 
Wetham,  für,  p.  152;  Spencer  Pickering, 
p.  223;  Lord  Kal«ii{h,  p 253.  für;  Lord  Kelvin, 
P>  273,  a^no9tinch,  wenn  nicht  ganz  skeptisch;  Prof. 
J.  Wtliard  Gibbes,  p.  461,  für,  antworict  auf  einige 
von  Lord  Kelvins  Einwendungen;  W.  C,  D.  Welham, 
p.  606,  für.  antwortet  Pickering.  Der  .Streit  ist  fort- 
gesettt  in  »Nature«,  vol.  LVI,  p.  29. 


Wetham  weist  auch  darauf  hin,  dass 
die  Annahme,  die  Ionen  seien  von  einander 
getrennt,  in  keiner  VVci.se  der  Ann.ahme 
«iderspricht,  dass  sie  wirklich  in  irgend 
einer  bis  jetzt  unbekannten  Weise  mit  dem 
Solventen  verbunden  sind, 

Lord  Kelvin’  (loc.  cit.  p.  273)  nimmt 
eine  agiio.stische , wenn  nicht  zweifelhafte 
Stellung  ein  Nach  Anführung  des  Problems 
vom  osmotischen  Druck  sagt  er: 

• Keine  Molektilar-Theorie  kann  uns  für 
Zucker,  gewöhnliches  Salz  oder  .Alkohol, 
welche  in  W'asser  gelöst  sind,  .sagen,  welches 
der  wahre  osmotische  Druck  gegen  eine  nur 
für  Wasser  durchlässige  Membran  ist,  ohne 
Gesetze  in  Rechnung  zu  ziehen,  die  uns 
gegenwärtig  noch  unbekannt  sind  und  ohne  die 
drei  Satze  der  gegenseitigen  Anziehung  oder 
Abstos.sung  zu  betrachten:  1.  zwi.schen  den 
Molekülen  der  gelösten  Substanz,  2.  zwischen 
den  Molekülen  des  W'asscrs  und  3.  zwi.schen 
den  Molekülen  der  gelösten  Substanz  und 
denjenigen  des  Wassers.* 

Er  folgert  die.s  mit  einer  VV'arnung  gegen 
die  ungebührliche  Hast,  thcorcti.-che  An- 
sichten anzuiiehmen,  welche  noch  der  De- 
batte oflenstelien. 

Auf  Seite  461  (loc.  cit.)  zeigt  Prof. 
1.  Willard  Gibbes,  dass  man  in  dem  von 
Lord  Kelvin  angeführten  Falle  für  ver- 
dünnte Lösungen,  in  welchen  das  Verhältnis 
der  Dichtigkeit  und  des  Druckes  der  gelösten 
Substanz  gleich  dem  eines  Gases  ist,  nur 
notwendigerweise  eine  einzige  numerische 
Konstante  dem  V'erhältiiis  zwischen  der 
Dichtigkeit  und  dem  osmotischen  Druck  hin- 
zuzufugen  braucht,  um  das  Problem  zu  losen. 

•Man  muss  sich  erinnern,  da.ss  die  grössten 
Erfolge  der  neuen  Theorie  nur  bei  verdünnten 
Lösungen  gezeitigt  worden  sind;  eine  voll- 
ständige Theorie  der  Lösungen  aber  muss  alle 
Zustände  von  der  verdünnten  Lösung  bis  zur 
gesättigten  und  zum  festen  Körper  mit  ihren 
verschiedenen  Hydraten  enthalten. 

lici  der  Be.schreibiing  der  Annahmen  in 
der  neuen  Theorie  der  ionischen  Trennung 
sagt  Le  Blanc:'") 

»DieTeilchen, welche  durch  dieTrennimg 
(die  Ionen)  entstehen,  sind  elektrisch  geladen 
und  enthalten  äquivalente  Beträge  von  posi- 
tiver und  neg.ativer  Elektrizität.  N.itiirlich 
muss  man  fragen;  Woher  kommen  diese 
plötzlichen  clektrischenLadungeii  ? Sie  scheinen 
aus  nichts  hervorgenifen  zu  sein.  Eine  be- 
friedigende Antsvort  ist  nicht  sch»-erzu  geben. 
Bekanntlich  verbinden  sich  metallisches  Ka- 
lium und  Jod  zu  Jodkalium.  D.abci  wird 

**)  I.e  Hlainc,  islemeDU  of  Klectro-chcTnittry,  p.  60. 
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Wärme  erzeugt,  welche  beweist,  dass  die 
beiden  Körper  in  einen  Zustand  ubergangen 
sind,  in  welchem  sie  weniger  Energie  als 
vorher  enthalten.  Ein  gewisser  Betrag  von 
chemischer  Energie  bleibt  aber  zweifellos 
noch  zurück,  und  wenn  das  Salz  in  Wasser 
gelöst  wird,  verwandelt  sich  der  grössere 
Teil  dieser  chemischen  Energie  in  elektrische, 
durch  den  Einfluss  des  Solventen.  Diese 
Energie  ist  in  den  Ladungen  der  Ionen  auf- 
gespeichert. Das  Kalium-Ion  ist  positiv,  das 
Jod-Ion  negativ  elektrisch.  Mit  Hilfe  des 
elektrischen  Stromes  kann  man  diesen  Ionen 
die  Energie  in  Form  von  Elektrizität  zu- 
führen, welche  notwendig  ist,  um  ihnen  die 
Energie  zu  verleihen,  welche  sie  ursprünglich 
als  Elemente  besassen.  In  solchem  Falle 
trennen  sie  sich  in  der  gewöhnlichen  mole- 
kularen Form  an  den  Elektroden.« 

Es  muss  bemerkt  werden,  dass  Le  Blanc 
in  dieser  Erklärung  der  Art  der  Bildung 
der  Ionen  auf  Grund  der  Dissoziations- 
Hypothese  den  Ausdruck  gebraucht:  «durch 
den  Einfluss  der  Solventen«.  D.  h.,  er 
scheint  es  für  notwendig  zu  halten,  diesen 
Einfluss  bei  dieser  Aufgabe  in  Rechnung 
zu  ziehen.  Er  macht  aber  keinen  Versuch, 
um  zu  zeigen,  wie  er  wirkt.  Wenn  es  jedoch 
möglich  ist,  solche  starke  Verwandtschaften, 
wie  die  von  Kalium  und  Chlor  oder  sogar 
Kalium  und  Jod,  dadurch  zu  verändern,  dass 
die  chemische  Energie  in  elektrische  um- 
gewandelt wird,  so  ist  eine  solche  Wirkung 
sicherlich  des  eingehendsten  Studiums  wert. 

Ich  bin  fest  überzeugt,  dass  der  nächste 
grosse  Fortschritt  erfolgen  wird,  wenn  die 
Wirkung  des  Solventen  eingehender  unter- 
sucht sein  wird.  Aber  so  lange  man  noch 
glaubt,  dass  die  Assoziation  oder  lose  Ver- 
einigung der  W'assermoleküle  mit  den  ge- 
trennten Ionen  eine  wichtige,  aber  bis  jetzt 
noch  unbekannte  Rolle  in  der  Elektrolyse 
spielt,  werde  ich  im  Folgenden  in  Ermangelung 
eines  besseren  Systems“)  die  Methode  der 
Nomenklatur  anwenden,  welche  bereits  für 
die  Ionen  in  Gebrauch  ist. 


'*)  H.  C.  Jooe«,  Z.  (.  phy».  Ch.,  XIV,  346,  giebl 
einize  iolereiMDle  Bettimnmiigen  der  EMF  der  Ver- 
binduDg  Ag,  AgNOaAq,  AgNÜt,  Ethyl-Alkohol,  Ag, 
«velcbe  sa  leigen  «cheiot,  das«  der  l.d«iuig»dnick  P 
fOr  eine  bertiminte  Temperatur  keine  Konitante,  aber 
auch  eine  Fnnktion  dei  Solventen  «ein  kann. 

Siehe  auch  J.  J.  Thompion,  Phil.  Mag.,  XXXVI, 
330,  Ober  die  Wirkung  der  Dieleklrizitit,  welche  durch 
ihre  Induktion  Trennung  hervorruft. 

FOr  andere  Venucha  zur  Erklärung  dea  Einduiaea 
dea  Solvenlen  a.  Bredlg,  Z.  f.  phy.  Ch.,  IV,  444 
(18H9),  «Kinetiache  Natur  dea  oamotiachen  Druckea«; 
deagl.  Noyea,  Id.  V,  53  (1890),  u.  Kiatiakowaky, 
Id,,  VI.,  115  (1890},  «Speilf.  Anilehungen  io  .Salz- 
Ibaungunc, 


U.  Methoden,  welche  bei  dieser  Dnter- 
suehung  ln  Anwendung  sind. 

Bei  der  Betrachtung  der  Mittel,  welche 
zur  Bestimmung  der  relativen  Affinitäten  der 
Metalle  für  Cyanid-Lösungen  dienen,  kam 
ich  seit  langem  zu  dem  Schluss,  dass  die 
Bestimmung  der  relativen  elektromotorischen 
Kräfte  der  Metalle  in  Lösungen  von  ver- 
schiedenen Konzentrationen  die  einfachste 
und  sicherste  Methode  ist.  Denn  genau 
betrachtet,  zeigt  sie  das  thatsachliche  Be- 
streben der  Metalle,  sich  zu  lösen.  Die 
ersten  Versuche  in  dieser  Richtung  machte 
ich  im  August  1896.  Damals  führte  ich 
eine  grosse  Anzahl  vorläufiger  Bestimmungen 
aus,  deren  Resultate  ich  in  einer  Vorlesung 
am  I.  Februar  1897  der  California  Academy 
of  Sciences  in  San  Francisco  mitteilte.  Die 
in  einer  in  der  nächsten  Fortsetzung  darge- 
stellten Kurven  wurden  vor  3O0Zuhörern  durch 
ein  Stereoskop  auf  einen  Schirm  projeziert. 

Die  Resultate  dieser  Experimente  haben 
mich  ausserordentlich  überrascht,  als  ich 
bemerkte,  welche  anscheinend  geringe 
Ursachen  grosse  Veränderungen  in  der 
elektromotorischen  Kraft  desselben  Metalles 
hervorzurufen  imstande  waren.  Die  grosse 
Feinheit  der  Methode  war  die  Hauptursache, 
welche  ihre  Anwendung  erschwerte,  während 
sie  zugleich  getreu  die  Thatsachen  wieder- 
gab, wie  sie  in  der  Natur  bestehen. 

Zu  diesen  Bestimmungen  sind  zwei 
Methoden  angewandt  worden;  die  erste  ist 
diejenige,  welche  ich  der  Kürze  halber  die 
»Deflektionsmetbode«  genannt  habe,  die 
andere  ist  die  Kompensations«-  oder  «Null<- 
Methode  von  Poggendorf. 

In  jedem  Falle  wird  eine  elektrolytische 
Zelle  mit  2 Elektroden  konstruiert,  von  denen 
jede  in  eine  besondere  Lösung  taucht.  Die 
eine,  welche  aus  dem  zu  untersuchenden 
Metall  besteht,  wird  von  einer  mit  einem 
Galvanometer  elektrisch  verbundenen  Platin- 
Zange  gehalten  und  taucht  in  ein  Gefäss, 
das  die  Cyanid-Lösung  von  gegebener  Stärke 
enthält.  Die  andere  war  in  allen  P'ällen  die 
«Normal -Elektrode«  von  Prof.  Ostwald, 

welche  aus  Quecksilber  besteht  und  mit  dem 
Galvanometer  durch  einen  mit  Glas  um- 
gebenen Platindraht  verbunden  ist.  Die 
Oberfläche  des  Quecksilbers  ist  mit  einer 
mehrzölligen  Schicht  von  Chlorquecksilber 
und  einer  Lösung  von  Chlorkalium  von  einem 
M 

Gramm-Molekül  bedeckt  (in  diesem  Falle 
I 

also  eine  Normal-Lösung). 

Die  beiden  die  Elektroden  enthaltenden 
Gefasse  sind,  wie  Fig.j30  zeigt,  durch  das 
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Rohr  C und  den  Siphon  D verbunden; 
M 

letzterer  ist  mit  einer  — KCI-Lösung,  wie 

jene  in  der  Normal-Elektrode,  angefüllt.  Ich 
habe  ein  kleines  Rohr  E hinzugefiigt,  das 
gewöhnlich  mit  einem  Korken  verschlossen 
ist,  um  die  Lösung  im  Siphon  D durch 
frische  KCI-Lösung  zu  ersetzen,  wodurch 
die  Diffusion  der  Cyanid-Lösung  durch  die 
letztere  rückwärts  zur  Normal-Elektrode  ver- 
hindert wird.  Aus  demselben  Grunde  liegt 
die  Normal-Elektrode  etwas  höher,  als  wie 
die  Figur  zeigt,  so  dass  jede  zufällige  Ein- 


wirkung desSiphons  auf  die  Normal-Elektrode 
eher  vermieden  wird. 

Der  Zweck  der  Ost  wald 'sehen  Normal- 
Elektrode  ist  der,  dass  eine  nicht  polari- 
sationsfahige  Elektrode  in  einer  Lösung  von 
bekannter  Starke  und  elektromotorischer 
Kraft  vorhanden  ist.  Diese  wird  bestimmt 
bei  — 0,560  Volt,  d.  h.  bei  einer  Normal- 
Elektrode  suchen  die  Quecksilber-Ionen  sich 
auf  der  Oberfläche  des  Quecksilbers  abzu- 
setzen und  die  Lösung  ist  daher  in  Bezug 
auf  das  Metall  mit  0,560  Volt  negativ, 
d.  h.  der  positive  Strom  strebt  durch  die 


Hig.  30.  Oiiwald’t  Nonnalelektrode. 


Lösung  nach  dem  Quecksilber  hindurch- 
zufliessen,  welches  positiv  elektrisch  wird, 
während  die  Lösung  selbst  negativ  elektrisch 
wird.  Wenn  wir  nun  die  geringe  elektro- 
motorische Kraft,  welche  aus  der  Berührung 
der  beiden  Flüssigkeiten  entsteht,  vernach- 
lässigen, so  ist  die  resultierende  elektro- 
motorische Kraft  der  vereinigten  Zellen 
gleich  der  algebraischen  Summe  der  an  den 
beiden  Elektroden  wirksamen  elektromoto- 
rischen Kräfte.  Wenn  wir  daher  0,560  Volt 
von  der  EMF  der  Zelle  subtrahieren,  so 
erhält  man  die  EMF  des  zu  untersuchenden 
Metalls.  Das  algebraische  Zeichen  deutet 
die  Richtung  des  positiven  Stromes  an. 


Die  Deflektions-Methode.  Diese 
Methode  ist  besonders  für  die  ersten  über- 
schlägigen Untersuchungen  von  grossen 
Materialmengen  geeignet  Bei  geeigneten 
Verhältnissen  giebt  sie  nicht  weniger  zuver- 
lässige Resultate  als  die  Null-Methode;  sie 
hat  ausserdem  gegenüber  der  letzteren  den 
grossen  Vorteil,  dass  die  raschen  Schwan- 
kungen der  elektromotorischen  Kraft,  so  wie 
sie  entstehen,  beobachtet  werden  können. 

Diese  Methode  ist  in  Fig.  31  schematisch 
dargestellt.  B ist  die  die  Cyanid-Lösung  und 
das  zu  untersuchende  Metall  M enthaltende 
Zelle;  NE  ist  Ostwald's  Normal-Elektrode; 
R ist  ein  Widerstand,  der  bei  den  Ver- 
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suchen  zwischen  30000  und  200000  Ohm 
variiert;  G ist  ein  Wiedemann-Spicgel- 
Galvanometer;  K ein  Schall-Apparat  und  C 
ein  Conimutator. 

Der  Galvanometer  wurde  kalibriert  da- 
durch, dass  man  die  Zellen  Bund  NE  durch  eine 
Eatimcr-Clark-Zelle  ersetzte,  welche  nach 
Ostwald’sAnweisungen  hergestellt  war,  und 
man  die  Deflektion  notierte,  welche  durch 
seine  Spannung  infolge  des  gegebenen 
Widerstandes  von  30000 — 200000  Öhm  er- 
zeugt wurde.  Die  Spannung  wurde  für 
EMK  = 1,438 —0,001  X (t“ — 15'  C)  Volt 

angenommen. 

Die  meisten  Konzentrationen  des  Kalium- 
Cyanids  waren  ^ (ein  (iramm-Molekül  65  g 
pro  Liter  oder  6,5  “/,)  oder  vielfache  Bruch- 


teile in  Zehnteln.  So  wurde  folgende  Reihe 
o V u u M M M M 

vicifsen  ffCDrsucntr  » ' ■ » » 

^ I 10  100  1000 

M M M 

10000'  100000'  1000000' 

Da  hier  ein  beträchtlicher  Unterschied 
in  der  Art  der  angewandten  Aufzeichnung 
vorhanden  ist  und  daraus  viel  Verwirrung 
hervorgeht,  so  möge  in  dieser  Arbeit  die 
folgende  .Methode  der  Aufzeichnung  ange- 
wandt werden:  Wir  werden  die  Bewegung 
iler  positiven  Ionen  durch  die  Lösung  ver- 
folgen, und  die  Art  der  Aufzeichnung  wird 
ganz  von  jener  abhängen.  Wenn  die  Be- 
wegung des  positiven  Ions  in  der  Lösung 
vom  Metall  zur  Lösung  erfolgt,  so  möge 
das  Metall  als  elektroi>ositiv  bezeichnet 
werden,  weil  es  an  die  Lösung  positive 


Fig.  31. 

B = Zelle,  die  Cyaoidlö^ung  enthaltend.  M •==  das  su  untersuchende  Metall.  NK  = Ostwald's  N'ormal'Klektrode. 
K % Widerstand  von  30000  bis  200000  Ohm.  O s VViedemanns  Spiei;;eli;alvatiometer.  K = Stromunterbrecher. 


Ionen  abgiebt  und  die  Lösung  positiv 
elektrisch  macht,  wobei  cs  gleichzeitig  ncg.itiv 
elektrisch  wird.  Dies  erfolgt  z.  B.  bei  Zink 
in  einer  Lösung  von  Zinksulfat.  Wenn 
dagegen  die  Lösung  an  das  eingetaiichte 
.Metall  positive  Ionen  abgiebt,  wie  z.  B.  bei 
Kupfer  in  einer  Lösung  von  Kuplcrsulfat,  so 
möge  das  .Metall  als  elcktronegativ  bezeichnet 
werden,  denn  dieses  macht  die  Lösung,  in 
welcher  das  Metall  eintaucht,  elcktronegativ, 
wird  aber  selbst  gleichzeitig  positiv  elektrisch. 
Das  Quecksilber  in  Ostwald's  Xormal- 
elektrode  ist  ein  weiteres  Beispiel.  Das  -f- 
oder  — Zeichen  deutet  hier  die  Richtung 
der  ionischen  Bewegung  an  und  zeigt  einfach, 
ob  das  gegebene  positive  Ion  bestrebt  ist, 
vom  Metall  in  die  Lösung  oder  aus  der 
Lösung  n.ach  dem  Metall  zu  wandern;  d.  h. 
ob  der  > Losungsdrucks  des  .Metalles  grösser 


oder  kleiner  ist,  als  der  osmotische  Druck 
der  in  der  Lösung  befindlichen  Ionen.“) 

Wenn  nun  ein  elektropositives  und  ein 
elektronegativcs  Metall  vereinigt  sind,  so  ist 
die  Richtung  der  Bewegung  beider  Ionen 
durch  die  Lösung  dic.selhc.  und  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Kombination  ist  die 
arithmetische  Summe  derjenigen  der  Ingre- 
dienzien. Wenn  zwei  elektropositive  oder 
zwei  clektronegative  Metalle  mit  einander 
verbunden  sind,  so  sind  die  Ionen  bestrebt, 
durch  die  Lösung  in  entgegengesetzten  Rieh 
tungen  zu  fliessen;  daher  ist  die  elektro 
motori.sche  Kraft  der  Kombination  gleich 
der  arithmetischen  Differenz  der  einzelnen 
elektromotorischen  Kräfte,  wobei  die  Richtung 

O)  In  Beruc  suf  die  Anianen  haben  Ha.  -1  and 
Zeicl.co  <lbr  »eUte  Bedeutung, 
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der  Bewegung  und  infolgedessen  das  Zeichen 
diejenige  der  grösseren  ist 

Bei  Kombinationen,  in  denen  die  Ost- 
wald'sehe  Normalelektrode  ein  Glied  ist, 
kennt  man  die  Grösse  und  die  Ri'^htung  der 
einen  elektromotorischen  Kraft,  und  wenn 
wir  daher  jene  der  Kombination  messen,  so 
ist  es  leicht  diejenige  der  andern  zu  be- 
rechnen (wobei  man  die  durch  die  Beriihrung 
mit  der  Lösung  entstehende  elektromotorische 
Kraft  vernachlässigt).“) 

Wenn  in  Bezug  auf  die  Normal-Elek- 
trode Aluminium  in  einer  ’ Lösung  von 

KCy  eine  EMK  =+  1,55  Volt  giebt,  — 
d.  h.  wenn  der  Strom  vom  .Muminium 
nach  dem  Queck.silber  fliesst,  (dasselbe  ist 
der  Kall  beim  Quecksilber)  — so  folgt,  dass 

die  EMK  des  .Aluminiums  in  y KCy  lein 

wird  1,55  — 0,560  = 0,99  Volt. 

Wenn  ein  Streifen  von  amalgamicrtcm 
Zink  unter  ähnlichen  Bedingungen  eine 
Spannung  von  -4-  1.49  Volt  giebt  so  wird 
die  EMK  des  amalgamierten  Zinks  in  einer 

Y KCy  Lösung  sein  gleich 

-f-  1,49  — 0,560  = -}-  0.93  Volt. 

Bei  der  Au.sführung  dieser  Bestimmungen 
muss  man  augenscheinlich  von  der  Thatsache 
ausgehen,  dass,  wenn  wenige  Ionen  des  ge 
gebenen  Metalls  in  der  Lösung  anfangs  vor- 
handen sind,  die  Zuführung  einer  geringen 

Dies  verursacht,  ausser  bei  grossen  Unter- 
schieden  in  den  Konzcotrationea  der  Lösongen,  wie  ge- 
zeigt worden  ist,  einen  Fehler  von  nur  einigen  Tausendtiel 
oder  ilnndcrtstel  VoU. 


Anzahl  grosse  Veränderungen  im  Werte  der 
EMK  hervorrufen  werden. 

p 

Denn  aus  log  - i.st  deutlich  zu  ersehen, 

dass,  da  P constant  ist  (für  eine  bestimmte 
Temperatur),  der  Wert  gänzlich  von  p ab- 
hängt, und  je  kleiner  p ist,  desto  grösser 
wird  die  Wirkung  sein,  welche  durch  kleine 
Veränderungen  in  p hervorgerufen  wird. 
Daher  wird  es  unmöglich  sein,  konstante 
Werte  für  die  EMK  zu  erhalten,  wenn  nicht 
der  Wert  von  p fast  konstant  ist,  d.  h.  wenn 
die  Lösung  mit  Ionen  bei  der  gegebenen 
Temperatur  gesättigt  ist.  Dies  ist  der  Fall 
bei  der  Normal-Elektrode,  wo  das  Queck- 
silber sich  in  einer  gesättigten  Lösung  von 
Chlorquecksilber  befindet.  Das  Quecksilber 
ist  so  mit  seinen  Ionen  im  Gleichgewicht, 
und  es  resultiert  daraus  eine  konstante  EMK. 

Um  bei  Cyanidlösungen  vollkommen 
konstante  Ergebnisse  zu  erlangen,  musste 
man  notwendigerweise  die  Lösung  mit  dem 
Cyanid  des  in  Krage  kommenden  Metalls 
sättigen.  Während  man  dadurch  wohl  eine  sehr 
befriedigende  elektromotorische  Reihe  er- 
halten würde,  erzielt  man  jedoch  kein  Ma.ss  der 
Wirkung  der  ungesättigten  Lösung,  gerade 
wie  bei  der  Einwirkung  auf  die  Erze.  Wir 
müssen  daher  mit  Ergebnissen  zufrieden  sein, 
die  nicht  ganz  übereinstimmend  sind  und 
die  besten  aus  einer  grossen  Anzahl  Be- 
stimmungen herausnehmen 

Die  angewandten  .Metallstreifen  wurden 
stets  mit  Sandpapier  abgerieben,  gekühlt  und 
mit  einem  Platindraht  berührt,  um  jede  Elek- 
trizität abzuleiten,  mit  denen  sie  beim  Polieren 
geladen  sein  konnten. 

(Fort»eUung  folgt.) 


DER  NEUE  EDISON-AKKUMULATOR. 


Auf  keinem  Gebiete  der  Technik  .sind 
grössere  Anstrengungen  gemacht  worden  und 
ist  mehr  Arbeit  und  Geist  aufgeboten  worden. 
Vollkommenes  zu  erreichen,  als  auf  dem 
der  Akkumulatoren.  Und  wenn  man 
den  heutigen  Stand  des  .Akkumulatoren- 
baues näher  betrachtet,  so  muss  man  gestehen, 
dass  im  Prinzip  eigentlich  nicht  viel  Neues 
hinzugekommen  ist.  Unter  den  vielen 
Erfindungen,  welche  in  jüngster  Zeit  auf  dem 
Gebiete  des  Akkumulatorenbaues  gemacht 
worden,  hat  der  Akkumulator  von  Edison, 
der  nach  Auffassung  des  Erfinders  bedeutende 


Vorzüge  vor  den  übrigen  Typen  haben  soll, 
ganz  besondere  Spannung  in  Fachkreisen 
hervorgerufen,  und  wir  geben  nachstehend 
das  Wissenswerte  über  ihn  nach  einem 
Vortrage  von  Dr.  A.  E.  Kenelly  wieder. 

Bei  der  Konstruktion  seines  Akkumu- 
lators ging  Edison  von  folgenden  Gesichts- 
punkten aus:  I.  grosse  Fähigkeit  zur  Auf- 
speicherung elektri.scher  Energie;  2.  schnelle 
Ladung  und  Entl.adung;  3.  Widerstands- 
fähigkeit gegen  unsachgemäs.se  Behandlung; 
4.  keine  .Abnutzung  im  Betriebe;  5.  Billigkeit. 
Edison  verwendet  als  .Anode  Eisen  und  als 
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Kathode  ein  Superoxyd  des  Nickels,  das 
wahrscheinlich  von  der  Zusammensetzung 
NiO,  ist.  Der  Elektrolyt  ist  Kalilauge  mit 
einem  Kaliumhydroxydgehalt  von  lo — 40  • 
Die  mittlere  Entladungsspannung  betragt 
unmittelbar  nach  erfolgter  Entladung 

1.5  Volt,  die  mittlere  Spannung  bei  voller 
Entladung  etwa  i,i  Volt,  die  normale  Strom- 
dichte gleich  0,93  .Amp.  pro  dm’  Oberfläche 
und  die  Kapazität  30,85  Wattstunden  pro 
kg  Zelleugewicht. 

W'ahrend  also  das  Gewicht  eines  Blei- 
akkumulators etwa  75,5  bis  113,4  kg  pro 
Kilowattstunde  beträgt,  beläuft  sich  das 
Gewicht  des  Ediso  n'schen  Akkumulators  nur 
auf  32,4  kg  pro  Kilowattstunde,  welche  einer 
Energiemenge  entsprechen,  die  hinreicht, 
sein  Eigengewicht  etwa  i t,2ö  km  in  vertikaler 
Richung  zu  heben.  Die  mittlere  Energie  bei 
der  Entladung  beträgt  8,82  Watt  pro  kg 
Zellengewicht  bei  einer  normalen  Entladungs- 
dauer von  3'  , Stunden.  Die  Entladung  der 
Zelle  dauert  daher  bei  einer  verhältnismässig 
hohen  Stromdichte  ungefähr  I Stunde  bei 
einer  Energie  von  26,46  Watt  pro  kg  Zellen- 
gewicht. 

Die  Stromdichten  sind  bei  Ladung  und 
Entladung  gleich,  woraus  sich  ergiebt,  dass 
der  Akkumulator  bei  der  gewühnlichen 
Stromdichte  in  ca.  3*/t  oder  bei  einer  höheren 
in  einer  Stunde  geladen  werden  kann,  ohne 
dass  eine  merkliche  Abnutzung  eintritt. 

Aeusserlich  sehen  die  positiven  wie  die 
negativen  Platten  einander  sehr  ähnlich, 
unterscheiden  sich  jedoch  durch  die  chemi.sche 
Zusammensetzung  der  Füllmasse.  Die  Platten 
selbst  bestehen  aus  einer  Stahlplatte  von 
0,61  mm  Dicke,  welche  durch  entsprechende 
Aussparungen  ein  gitterförmiges  Aussehen 
erhält.  Jede  Platte  enthält  3 Reihen  von 
8 rechteckigen  Oeffnungen  oder  Felder, 
welche  zur  Aufnahme  der  Füllmasse  mit 
einem  flachen  Behälter  versehen  sind.  Die 
Füllmasse  selbst  wird  in  rechteckige  Tafeln 
geformt,  welche  der  Grö.sse  nach  den  Feldern 
des  Gitters  entsprechen.  Jede  dieser  Tafeln 
wird  von  einer  flachen  durchlöcherten  Büchse 
aus  vernickelten  0,075  starken  Tiegel- 
Gu.ssstahlblech  fest  umschlossen.  Diese 
Büchsen  pa.ssen  genau  in  die  Oeffnungen 
des  gleichfalls  vernickelten  Stahlgitters  und 
werden  mit  die.sem  zusammen  durch  hydr.au- 
lischen  Druck  zusammengepres.st,  wodurch 
sowohl  ein  dichter  V'erschluss  der  Büchsen 
als  auch  ein  fester  Zusammenh,ang  zwischen 
Gitter  und  Buchsen  erzielt  wird. 

Die  fertige  Phalte  hat  eine  Gitterdicke 
von  0,56  mm  und  eine  Felderdicke  von 

2.5  mm  im  Maximum. 


Die  positiven  Massetafeln  bestehen  aus 
einer  Mischung  von  einer  durch  einen  be 
sonderen  chemischen  Prozess  gewonnenen 
Eisenverbindung  in  fein  verteiltem  Zustande 
und  einer  gleichen  Menge  von  Graphitblättchen, 
welche  in  einer  Form”unter  hydraulischem 
Druck  zu  TafeInT gepresst  wird.  Die  Ober- 
fläche dieser  Tafeln  beträgt  7,6  X 1,27  cm. 

Die  negativen  Tafeln  bestehen  aus  einer 
Mischung  einer  Nickelverbindung  mit  einer 
gleichen  Menge  Graphitblättchen,  welche 
gleichfalls  in  einer  P'orm  zu  Tafeln  gepresst 
werden.  Hierauf  werden  eine  gewisse  Anzahl 
von  positiven  und  negativen  Platten  zusammen- 
gestellt und  von  einander  nur  durch  eine 
dünne,  mit  Oeffnungen  versehene  Hartgummi- 
platte getrennt.  Diese  zusammengesetzten 
Platten  werden  alsdann  in  die  Zelle  gebracht, 
welche  den  Elektrolyten,  also  hier  die  Kali- 
losung, enthält.  Der  Strom  wird,  wie  bei 
allen  Akkumulatoren,  am  positiven  Pol  ein- 
geleitet. Der  chemische  Prozess  ist  hierbei 
folgender:  Die  Eisenverbindung  wird  zu 

schwammigem  metallischem  Eisen  reduziert; 
der  Strom  leitet  den  Sauerstoff  durch  die 
Elektrolyten  nach  der  Nickelverbindung  und 
fuhrt  das  Superoxyd  NiO,  in  eine,  die 
höhere  Oxydationsstufe  über.  Bei  der  Ent- 
ladung fliesst  der  Strom  vom  positiven  Pol 
durch  den  äusseren  Stromkreis  nach  dem 
negativen  Pol  und  dann  durch  die  Lösung 
nach  der  negativen  Superoxydplatte.  Die 
Wanderung  des  Sauerstoffs  erfolgt  also  als- 
dann in  entgegengesetzter  Richtung,  wobei 
eine  Reduktion  des  Superoxyds  und  eine 
Oxydation  des  Eisens  eintritt. 

Die  Edison’sche  Zelle  kann  als  Sauer- 
stoff-Uebertrager  betrachtet  werden,  da  der 
Sauerstoff  während  der  Ladung  vom  Eisen 
nach  dem  Nickel  wandert  und  bei  der  Ent- 
ladung nach  dem  Eisen  wieder  zurückkehrt. 
Dadurch  unterscheidet  sich  der  Edison'sche 
Akkumulator  von  dem  Bleiakkumulator.  Hier 
erfolgt  die  Ueberführung  des  Sauerstoffs  bei 
der  Entladung  nicht  ohne  weiteres  vom 
Supero.xyd  zum  Blei,  sondern  die  verdünnte 
Schwefelsäureflüssigkeit  wird,  theoretisch 
wenigstens,  in  reines  Wasser  umgewandelt. 
Natürlich  darf  ein  z\kkumulator  prakösch 
nicht  so  weit  entladen  werden,  dass  die 
gesamte  Säure  aufgebraucht  wird,  sondern 
es  muss  stets  ein  Ueberschuss  von  Säure 
vorhanden  sein. 

Bekanntlich  kommen  auf  je  445  g wirk- 
same Masse  bei  beiden  Platten  196g  Schwefel- 
säure, d.  h.  44  des  Gewichts  der  wirksamen 
Masse;  in  der  Praxis  beträgt  sogar  das 
zulässige  Gewicht  der  Schwefelsäure  etwa 
die  Hälfte  desjenigen  der  wirksamen  Masse. 


Heit  4 


ELBKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


85 


Bei  den  neuen  Edison 'sehen  Akkumu- 
latoren hat  die  Kaliumhydroxydlösung  nur 
die  Aufgabe,  die  Ueberfuhrung  der  Sauer- 
stoff-Ionen in  den  entsprechenden  Richtungen 
zu  vermitteln. 

Da  also  hier  die  Kaliumhydroxydlösung 
eine  wesentlich  andere  Funktion  zu  erfüllen 
hat,  braucht  die  Menge  der  Lösung  nur  so 
gross  zu  sein,  als  mechanische  Ansprüche  in 
Frage  kommen.  Edison  nimmt  an,  dass 
das  Gewicht  der  Lösung  ungefähr  20*/,  des 
Plattengewichts  oder  ca.  14' 0 des  Zellen- 
gewichts betragen  wird.  Der  neue  Akku- 
mulator kann  genau  in  derselben  Weise  wie 
ein  Trockenelement  behandelt  werden.  Da 
es  leicht  Vorkommen  kann,  dass  beim  Laden 
Lösung  durch  Vergasung  verloren  gehen 
kann  und  der  Verlust  an  Lösung  einen  Ver- 
lust an  wirksamer  Oberfläche  nach  sich  zieht, 
so  muss  man  in  die  Zellen  erforderlichen- 
falls Wasser  nachfUllen.  Das  spezifische 
Gewicht  des  Elektrolyten  wird  dadurch  nur 
unwesentlich  beeinträchtigt. 

Bei  der  Leitung,  d.  h.  bei  der  Aufnahme 
von  Sauerstoff,  tritt  bei  dem  neuen  Akku 
mulator  ein  Zusammenziehen  der  Eisentafeln 
und  ein  Ausdehnen  der  Nickeltafeln  ein, 
während  bei  der  Entladung  die  Platten  sich 
umgekehrt  verhalten.  Dies  hat  zur  Folge, 
dass  stets  der  elektrische  Kontakt  gesichert 
bleibt.  Auch  ist  wohl  klar,  dass  der  Flüssig- 
keitsstand des  Elektrolyten  in  keiner  Weise 
beeinflusst  wird. 

Ein  sehr  wesentlicher  Vorteil  dürfte 
darin  bestehen,  dass  der  neue  Akkumulator 
Temperaturveränderungen,  selbst  sehr  niedrige 
Temperaturen,  ohne  Schaden  ertragen  kann. 

Ferner  ist  der  Elektrolyt  von  solcher  Be- 
schaffenheit, dass  er  keinen  Teil  der  Zelle 
angreift.  Erhebliche  Schwierigkeiten  ent- 
standen wohl  anfangs  dadurch,  dass  die 
gelöteten  Nähte  des  Stahlgefasses  angegriffen 
wurden;  doch  wurden  dieselben  bald  be- 
seitigt, als  Edison  ein  Lot  erfand,  d.as 
der  Kaliumhydroxydlösung  gegenüber  voll- 
kommen indifferent  ist.  Die  mit  dem  neuen 
■Akkumulator  angestellten  Versuche  haben 
ergeben,  dass  derselbe  bis  auf  den  praktischen 
Nullpunkt  der  elektromotorischen  Kraft  ohne 
Schaden  entladen  werden  kann.  Man  hat 
thatsächlich  eine  Zelle  gänzlich  entladen  und 
nachher  in  der  falschen  Richtung  wieder  ge- 
laden, ohne  dass  eine  Einbusse  an  Kapazität 
zu  verzeichnen  gewe.sen  wäre.  Dies  würde 
also  beweisen,  dass  der  Akkumulator  gegen 
zu  grosse  Beanspruchung  sehr  widerstands- 
fähig ist. 


Von  Edison  selbst  erfahren  wir  die 
interessante  Thatsache,  dass  die  Nickelsuper- 
oxydplatte,  geladen  oder  entladen,  aus  der 
Zelle  herausgenommen  und  eine  Woche  lang 
an  der  Luft  getrocknet  werden  kann  ohne 
dass  dieselbe  geschädigt  wird.  Wird  die 
Platte  wieder  in  die  Zelle  eingesetzt,  so  ist 
die  Ladung  praktisch  unverändert  geblieben. 

Die  positive  Platte  zeigt  dagegen  ein 
anderes  Verhalten.  Sie  wird  gleichfalls  nicht 
weiter  beeinflusst,  verlieit  aber  bald  ihre 
Ladung  durch  die  Oxydation  des  schwammigen 
Eisens  unter  Entwickelung  von  Wärme,  wo- 
bei die  Platte  längere  Zeit  hindurch  eine 
merklich  höhere  Temperatur  annimmt.  Wird 
die  Platte  alsdann  wieder  geladen,  so  ist  die 
Kapazität  unverändert. 

Bei  der  Wahl  der  so  zahlreichen 
Eisenverbindungen  traf  Edison  bedeutende 
Schwierigkeiten  an.  Edison  selbst  hat 
mehrere  Hundert  versucht,  ist  aber  zu  der 
Ueberzeugung  gelangt,  dass  die  von  ihm 
jetzt  hergcstellte  Verbindung  wohl  die  einzige 
sein  dürfte,  welche  zu  diesem  Zwecke  ver- 
wendet werden  kann.  Die  getrockneten 
Hydrate  oder  Oxyde  von  natürlich  vor- 
kommendem oder  künstlichem  Eisen  werden 
indifferent,  wenn  sie  der  reduzierenden  elek- 
trolytischen Wirkung  in  einer  Alkalilösung 
ausgesetzt  werden.  Fein  verteiltes  Eisen 
wiederum,  das  man  durch  Reduktion  einer 
Eisenverbindung  unter  Wirkung  eines  Re- 
duktionsmittels, wie  Wasserstoff  oder  Kohlen- 
oxyd,  gewinnt,  ist  indifferent  und  kann  nicht 
oxydiert  werden,  wenn  cs  der  elektrolytischen 
Oxydation  in  einer  Alkalilosung  ausgesetzt 
wird.  Nickel  dagegen  ist  wegen  seiner 
gp'ossen  Passivität  als  negativer  Körper  sehr 
geeignet.  Fein  verteiltes,  durch  Reduktion 
aus  einer  Nickelverbindung  gewonnenes  Nickel 
verhält  sich  ebenfalls  indifferent,  wenn  es 
der  Wirkung  des  elektrolytischen  Sauerstoffes 
in  einer  alkalischen  Lösung  ausgesetzt  wird. 
Auch  das  Oxyd  und  Superoxyd  sind  indiffe- 
rent; auch  kann  kein  Oxyd  durch  Elektrolyse 
aktiv  gemacht  werden,  während  das  Super- 
oxyd nicht  als  Depolarisator  verwendet 
werden  kann. 

Edison  glaubt,  dass  er  nach  Einrichtung 
der  erforderlichen  Fabrikanlagen  seinen  neuen 
Nickelakkumulator  zu  demselben  Preis  wird 
liefern  können,  welcher  denjenigen  des  Blei- 
akkumulators nicht  über.schreitet. 

Wir  haben  vorstehend  die  Ausführungen 
Kcnelly's  ohne  jeden  Kommentar  wieder- 
gegeben. Inwieweit  dieselben  sich  bewahr- 
heiten, muss  die  Zukunft  lehren. 
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DIE  ELEKTROLYSE, 

EIN  ENDOTHERMISCHER  PROZESS  VON  DER  ALLER- 
GRÖSSTEN PRAKTISCHEN  BEDEUTUNG. 

V'on  Max  Fränk- 
in der  Abhandlung;  >Theorie  der  Elektro-  wandelbare  tinergie  übergeführt.  Wird  die 

lyie  und  der  Kathodenstrahlen  vom  Stand-  durch  den  chemischen  Prozess  frei  werdende 

punkt  der  Wirbelatomtheoric«  haben  wir  Warme  nicht  vollständig  in  frei  venvandel- 

geschen,  dass  die  »Wanderung«  der  Ionen,  bare  Energie  übergeführt,  so  wird  sie  auch 

indem  diese  die  Schwere  überwinden,  einen  zuerst  garnicht  aufgenonimen,  um  den  im 

endothermischen  Prozess  darstellt,  der  zu  Element  vergehenden  Prozess  der  Ver- 

mechanischer  Arbeitsleistung  verwendet  Wandlung  mitzumachen  und  dann,  wenn 

werden  kann.  Im  Folgenden  werden  wir  dieser  geschehen  ist,  zum  Teil  wieder  aus 

sehen,  dass  auch  die  >Au.sscheidung«  der  dem  Prozess  ausgeschaltet  zu  werden,  son- 

lonen  einen  endothermischen  Prozess  dar-  dem  sie  strömt  von  vornherein  direkt  ins 

stellt,  bei  dem  verhältnismässig  noch  viel  Freie,  von  dem  Orte  ihrer  Entstehung  aus, 

grössere  Energiemengen  ins  Spiel  treten,  als  ohne  sich  am  Prozesse  beteiligt  zu  haben, 

bei  dem  speziellen  Fall  der  »Wanderung«,  Dies  ist  bekanntlich  bei  den  gewöhnlichen 

wo  die  Ionen  die  Gravitation  zu  überwinden  thermodynamischen  Maschinen,  für  welche 

haben.  das  Carnot  Clausius'sche  Prinzip  gilt,  nicht 

Nach  dem  Prinzip  der  natürlichen  Elektri-  f'all.  Wird  also  in  dem  Prozess  eine 

sierung  besitzt  jeder  Körper  eine  ihm  eigen-  V\ärme  Q aufgenommen,  so  wird  sie  ganz 

tümliche  negative  Ladung  oder  ein  ihm  in  die  freie,  verwandelbare  clektrischeEnergie 

eigentümliches  »eingepragtes«  Potential.  ubergefuhrt:  K = Q,  w'ährend  durch  einen 
Diese  elektrische  Ladung  kommt  dadurch  zu-  Carnot’schcn  Kreisprozess  höchstens 
Stande,  d.a,ss  durch  die  molekularen  Ke-  E=0--' 

wegungen  ein  Druck  auf  den  .iXethcr  des  * T, 

Körpers  ausgeübt  wird.  Dieser  Aetherdruck  aus  Q zu  gewinnen  wäre,  wenn  T,  und  T,  die 

ist  mit  dem  elektrischen  Potential  identisch,  absoluten  Temperaturen  bedeuten,  zwi.schen 

Dieses  Prinzip  auf  das  galvanische  Element  X, T, 

angewendet,  sagt  aus:  denen  gearbeitet  wird.  Da  stetsein 

I.  Das  g;alvanische  Element  Ut  ein  Per-  echter  Bruch  ist,  so  könnte  damit  stets  nur 
petuum  mobile  zweiter  Art.  ein  Teil  von  Q amsgenutzt  werden.  Die 

Im  allgemeinen  löst  sich  die  zinkarlige  aufgenommene  Energie  Q kann  dann  in 

Elektrode  (.Anode)  auf  und  liefert  dadurch  zwei  Teile  zerlegt  werden,  U,  und  Uj,  wo 

Wärme.  Diese  Elektrode  würde  also  die  U,  aus  dem  chemischen  Prozess  stammt, 

verbrennende,  aber  nicht  die  arbeitende  U,  denjenigen  Teil  darstellt,  der  direkt  ver- 

Substanz  spielen,  falls  man  das  C a r n o t - loren  geht,  ohne  sich  am  Prozess  zu  be- 

C I a u s i u s'sche  Prinzip  hier  anwenden  teiligen.  beziehungsweise  der  aus  der  Uin- 

wollte.  Die  arbeitende  Substanz  ist  in  unserem  gebung  aufgenommen  werden  muss,  damit 

Fall  der  inkomprcssible  .\ether,  welcher  die  elektromotorische  Kraft  un.seres  Apparates, 

von  den  molekulaieu  Bewegungen  direkt  die  von  vornherein  durch  seine  spezifische 

getrieben  wird.  Unterbricht  man  daher  den  Beschaflenheit  gegeben  ist,  ihre  Wirksamkeit 

galvanischen  Strom  des  Elementes  nach  enthalten  kann. 

irgend  einer  beliebigen  Zeit,  die  nach  Strom-  2.  Die  Warmetönung  im  galvanischen 

Schluss  abgelaufcn.  so  hat  man  cs  immer  Element  steht  in  gar  keiner  Beziehung  zur 
mit  einem  Kreisprozess  zu  thun  gehabt,  den  elektromotorischen  Kraft  des  Elementes, 
das  System  wahrend  dieser  Zeit  durchgemacht  3.  Alle  Energie,  welche  mittels  des 

hat,  denn  der  galvanische  Strom  ist  eine  galvanischen  Elementes  als  elektrische  ge- 

rein  cyklische  Bewegung.  Dieser  Kreis-  Wonnen  werden  soll,  muss  vorher  als  Warme 

prozess.  der  die  Veränderungen  aiisschlicsst,  der  zinkarligcn  Elektrode  (Anode)  Zuströmen, 

welche  die  verbrennende  -Substanz  durch-  Zinkartige  Elektrode  nenne  ich  diejenige, 

macht,  kann  bis  ins  Unendliche  fortgefuhrt  welche  in  der  Volta'schen  Spannungsreihe 

werden.  Dabei  wird  die  aufgenommene  vom  andern  Metall  absteht  in  der  Richtung 

Wärmemenge  Q vollständig  in  frei  ver-  vom  Platin  gegen  d.as  Zink  zu. 
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Gäbe  es  in  der  Volta' sehen  Spannungs- 
reihe einen  Körper,  der,  nach  dem  Golde 
gegen  die  Kohle  hinkommend,  mit  dem  Golde 
eine  Spannung  von  ca.  3 — 4 Volt  lieferte, 
so  wäre  die  praktische  Seite  des  Perpetuum 
mobile  zweiter  Art  damit  erledigt,  denn 
dann  würde  man  irgend  ein  Metall  clektro- 
Ij-tisch  mit  einer  äusserst  dünnen  Goldschicht 
überziehen  und  dies  so  präparierte  Stück  in 
Schwefelsäure  als  gutleitenden  Elektrolyt,  als 
unangreifbare  zinkartige  Elektrode  verwenden 
können.  Jene  Spannung  von  3—4  Volt 
würde  die  Gegenkraft  der  Polarisation,  die 
dann  nicht  mehr  sehr  schädlich  wäre,  über- 
winden, und  man  erhielte  einen  konstanten 
Strom,  der  von  der  Energie  der  Umgebung 
gespeist  würde,  die  dem  Gold  in  Form  von 
Wärme  zuströmte. 

Wenn  es  einen  Elektrolyten  gäbe,  dessen 
Ionen  eine  verschwindend  kleine  Polarisation 
verursachten,  so  wäre  das  Problem  auch  ge- 
löst, dann  könnte  man  Gold  und  Kohle  in 
jenen  Elektrolyten  direkt  verwenden.  Da 
eine  »Wasserstoffelektrode € in  der  Grove- 
schen  Gaskette  sich  wie  Zn  gegen  Cu  ver- 
hält, so  müs.ste  Platin  in  einer  Umgebung  von 
Wasserstoff  als  Anode  und  Kohle  als  Kathode 
einen  Stromgeben.  Die  Wasserstoffatmosphare 
verschwindet  allmählich  dabei,  könnte  aber 
durch  den  an  der  Kohle  neu  auftretenden 
Wasserstoff  gespeist  werden. 

Ein  anderer  Gesicht.spunkt,  die  elektro- 
motorische Kraft  eines  g.alvanischcn  Elementes 
mit  unangreifbaren  Elektroden  so  zu  erhöhen, 
dass  sie  imstande  ist,  die  Polarisation  zu 
überwinden,  wäre  der.  zu  versuchen,  die  ein- 
geprägten Potentiale  jener  Elektroden  zu 
verändern.  Die  Formel  für  das  eingeprägte 

Potential  ist  C " T.  Man  müsste  also  durch 
1 

Einwirkung  .auf  die  verschiedenen  in  diesem 
Eindruck  vorkommenden  Faktoren  den 
Wert  des  eingeprägten  Potentials  für  die 
Anode  zu  vergrössern.  für  die  Kathode  zu 
verkleinern  suchen.  Vergrössern  kann  man 
ihn  durch  Vergrösscrung  von  n,  dieses  z.  H. 
durch  sehr  hohen  Druck,  und  durch  Ver- 
grösserung  von  1',  der  absoluten  Temperatur 
der  Elektrode.  Auf  1 kann  man  nicht  ein- 
wirken. da  dies  eine  Konstante  für  das  ge- 
wählte Material  ist.  Diese  Wahl  wäre  in  erster 
Linie  durch  den  Gesichtspunkt  bestimmt, 
dass  die  Elektrode  von  Elektrolyten  nicht 
angegriffen  werde.  Für  die  K.athode  müsste  1 
möglichst  gross  sein.  Vielleicht  gelingt  es 
der  synthetischen  Chemie,  einen  elektrisch 
leitenden,  chemisch  von  Säuren  nicht  an- 
greifbaren Körper  mit  hohem  Molekular- 


gewicht herzustellen.  Dieser  würde  der  ge- 
suchte Körjier  mit  dem  für  die  Kathode 
nötigen  kleinen  eingepräglen  Potential  sein. 

Solche  Schwierigkeiten  sind  es,  welche 
einer  praktischen,  für  grosse  technische 
Zwecke  brauchbaren  Konstruktion  des  Per- 
petuum mobile  zweiter  Art  auf  dem  dar- 
gelegten Wege  vorläufig  entgegenstehen. 

Aber  selbst  wenn  es  gelingen  sollte, 
durch  irgend  eine  Methode  die  Polarisation 
zu  vernichten,  derart,  dassdermittelszweierun- 
angreifbaren  Elektroden  und  einem  Elektrolyt 
ausgefuhrte  Prozess,  welcher  ein  thermo- 
elektrischer I'rozcss  ist,  immer  praktisch 
noch  rationeller  wäre,  als  die  Verbrennun» 
der  Kohle  unter  dem  Kessel  einer  gewöhn- 
lichen thermodynamischen  Maschine,  so 
würde  sich  ein  solches  Perpetuum  mobile 
zweiter  Art  doch  nur  für  stationäre  Anlagen 
eignen,  weil  es  grossen  Umfang  annehmen 
würde.  Hingegen  ist  die  Dampfmaschine 
ein  sehr  kompendiöser  Apparat.  Wenn  es 
demnach  gelänge,  das  .Material,  das  sich 
unter  ihrem  Kessel  verbrennen  lässt,  mit 
verschwindend  kleinem  Energieaufwand  aus 
den  Verbrennungsprodukten  wieder  zuruck- 
zugewinnen,  alsodurch  einen endothermischen 
Prozess,  so  wäre  der  Praxis  auch  damit  ge- 
dient. und  der  ganze  Prozess  hätte  in  Summa 
dieselbe  Eigenschaft,  wie  der  mit  dem  Per- 
petuum mobile  zweiter  Art  durchgeführte. 

Und  sobald  man  ein  praktisch  brauch- 
bares, selb.st  umfangreiches  und  demnach 
stationäres  Perpetuum  mobile  zweiter  Art 
besitzen  wird,  wird  cs  selbst  beliebigen 
Energieaufwandes  bedürfen,  um  aus  den 
Verbrennungsprodukten  endothermisch  das 
ursprüngliche  Feuernngsmaterial  wieder  zu- 
rückzugewinnen, und  die  -Sache  wäre  prak- 
tisch doch  von  hoher  Hedcutung,  eben  weil 
die  Energie  dann  nichts  kostete  und  die  Dampf- 
maschine ein  kompendiöser  Apparat  ist. 

Im  Folgenden  wird  nun  erstens  gezeigt, 
dass  der  Elektrolyse  theoretisch  die  Eigen- 
schaft eines  solchen  endothermischen  Pro- 
zesses zukommt,  dass  also  die  Durchführung 
eines  derartigen  endothermischen  Kreis- 
prozesses wissenschaftlich  möglich  ist.  Die 
praktische  Seite,  nämlich  die  Rentabilität 
dieses  Prozesses,  wäre  noch  von  den  ins 
Spiel  tretenden  Fmergicmengcn  bestimmt. 
Es  müsste  die  von  einem  bestimmten  Ge- 
wicht eines  gegebenen  Stoffes  bei  der  Elektro- 
lyse endothermisch  aufgenommene  Energie 
möglichst  gross  sein.  Die  Billigkeit  des 
Stotles  käme  auch  in  Frage. 

Es  ist  zufolge  der  von  Herrn  Hans 
Goldschmidt- Essen  angeführten  .Methode 
der  » Aluminiothermie« , nänil'rh  durch  An- 
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zünden  eines  Gemisches  aus  Metalloxyden 
und  Aluminiumpulver  hohe  Temperaturen 
zu  erzeugen,  wohl  möglich,  dass  das  Alu- 
minium ein  solcher  geeigneter  Stoff  ist. 
Zweitens  wird  gegen  den  Schluss  der  Ab- 
handlung ein  neues  Prinzip  eines  p.  m.  j.  A. 
gegeben. 

Da  die  photochemischen  Prozesse  als 
elektro^tische  aufzufassen  sind,  zufolge  der 
elektromagnetischen  Theorie  des  Lichtes, 
werden  wir  zu  dem  Schlüsse  gedrängt,  dass 
auch  die  unter  dem  Einfluss  chemisch  wirk- 
samer Lichtstrahlen  erfolgenden  Zersetzungen 
solcher  zusammengesetzter  Körper,  die  dazu 
der  Energiezufuhr  bedürfen,  endothermisch 
erfolgen,  derart,  dass  der  grösste  Teil  der 
aufgenommenen  Energie  nicht  durch  die 
Strahlung  zugeführt  wird,  sondern  aus  der 
Umgebung  stammt.  Denn  bei  der  photo- 
chemischen Wirkung  tritt  eine  galvanische 
Polarisation  nicht  ein,  da  bei  diesem  Prozess 
keine  Elektroden  vorhanden  sind,  die  ein 
eingeprägtes  Potential  besitzen.  Die  letzte 
Ursache  der  Gegenkraft  der  galvanischen 
Polarisation  müssen  wir  nämlich  in  diesen 
Elektroden  suchen,  indem  die  in  der  gleichen 
Umgebung  sonst  gleichen  Elektroden  aus 
demselben  Stoff  dadurch,  dass  sie  in  ver- 
schiedene Atmosphären  kommen,  auch  ver. 
schiedene  eingeprägte  Potentiale  annehmen. 
Die  verschiedenen  Atmosphären  werden  eben 
durch  die  an  ihnen  abgelagerten,  galvanisch 
herangeführten  Stoffe  gebildet. 

Betrachten  wir  nun  zur  Begründung  des 
Dargelegten  ein  gewöhnliches  galvanisches 
Element  näher,  z.  B.  das  Daniell’sche  Ele- 
ment, für  welches  die  Thomson'sche  Regel 
nahezu  stimmt;  d.  h.  der  Temperaturkoeffi- 
zient des  Elementes  ist  nahezu  gleich  Null. 
Das  Element  kühlt  sich  also  weder  ab,  noch 
erwärmt  es  sich.  In  dem  Element  findet 
nun  folgende  Wärmestörung  statt: 

(Zn  -f  H,  SO,)  — (Cu  + H,  SO.)  = I D an ie 1 1 
53045  g cal  — 27980  g-cal  = 18865  g-cal. 

Aus  unserem  Prinzip  folgt  nun  (siehe 
Satz  3),  dass  nicht  die  ganze  Warme  (Zn 
+ H.  SO,)  in  das  Zink  hineingegangen  ist, 
sondern  nur  (Zn-|-H,  SO,)  — (Cu -|- 1 1,  SO,) 
= 18865  g-cal,  d.  i.  diejenige  VVärme,  welche 
in  diesem  Fall  der  elektromotoiischen  Kraft 
des  Elementes  entspricht.  Der  übrige  Teil, 
27980  g-cal,  muss  vom  Zn  aus  in  die  Um- 
gebung entwichen  sein.  Da  nun  am  Kupfer 
Warme  absorbiert  werden  muss,  indem  aus 
Cu  SO«  neues  Cu  ausgeschieden  wird,  so 
kann  die  dazu  nötige  Energie  nicht  aus  der 
Energie  des  galvanischen  Stromes  stammen, 
auch  nicht  aus  demjenigen  Teil  der  Warme, 


welcher  bei  der  Lösung  des  Zinks  entwichen 
ist,  denn  man  kann  ja  das  Cu  beliebig  weit 
vom  Zn  wegsetzen,  ohne  die  Grösse  der  elek- 
tromotorischen Kraft  des  Elementes  zu  ändern. 
Die  Energie,  welche  absorbiert  werden  muss, 
wird  also  nicht  elektrisch  zugefiihrt,  sondern 
geschieht  freiwillig  aus  der  Umgebung. 

Es  muss  also  auch  bei  der  Elektrolyse 
ohne  galvanische  Stromerzeugung  freiwillig 
eine  Wärmezufuhr  aus  der  Umgebung  er- 
folgen. 

Die  genauere  Betrachtung  und  eine 
kleine  Rechnung  lehren  nun,  dass  die  dabei 
aufgenommene  Energie  in  gar  keiner  Be- 
ziehung steht  zu  derjenigen,  welche  zur 
Elektrolyse  des  betreffenden  Elektrolyten 
aufgewendet  werden  muss. 

Wie  schon  erwähnt,  müssen  wir  die 
letzte  Ursache  der  Gegenkraft  der  galvani- 
schen Polarisation  in  dem  eingeprägten  Po- 
tential der  Elektroden  suchen.  Dieses  ein- 
geprägte Potential  wird  durch  die  ange- 
lagerten, elektrolytisch  abgeschiedenen  Gase 
verändert.  Die  Polarisation  hat  also  mit 
dem  Akt  der  eigentlichen  Elektrolyse  nichts 
zu  thun.  Sie  ist  ein  sekundärer,  störender 
Vorgang  und  spielt  bei  unserer  Erscheinung 
ungefähr  dieselbe  unerwünschte,  energie- 
absorbierende Rolle,  wie  die  Reibung  bei 
den  gewöhnlichen  Maschinen.  Um  in  das 
Wesen  der  Elektrolyse  einzudringen,  muss 
man  also  zunächst  von  ihr  abstrahieren. 

Elektrolysiert  man  z.  B.  Kupfersulfat, 
indem  man  eine  Elektrode  aus  Gold  zur 
Anode,  eine  aus  Kupfer  zur  Kathode  macht, 
so  gehört  zur  Ueberwindung  der  dabei  auf- 
tretenden Gegenkraft  ungefähr  eine  elektro- 
motorische Kraft  von  3 Volt.  Diese  setzt 
sich  zusammen: 

1.  aus  der  Sauerstoffpolarisation  an 
der  Anode, 

2.  aus  der  elektromot.  Kraft,  welche 
Gold  und  Kupfer  als  galvanische 
Kombination  in  Cu  SO,  geben. 

Die  zur  Ueberwindung  des  Widerstandes 
des  Elektrolyten  aufgewendete  Energie  wird 
in  Joul'sche  Wärme  verwandelt  und  kann 
durch  Verkleinerung  des  galvanischen  Wider- 
standes beliebig  klein  gemacht  werden. 

Auch  die  zur  Ueberwindung  der  Gegen- 
kraft der  Polarisation  aufgewendete  Energie 
wird  in  W'ärme  verwandelt  und  addiert 
sich  zu  dem  Verlust  an  elektrischer  Energie, 
welcher  sich  bei  Ueberwindung  des  galvani- 
schen Widerstandes  des  Elektrolyten  einstellt. 

Diejenige  Energiemenge  dagegen,  welche 
aufgenommen  werden  muss,  um  die  Be- 
standteile des  Elektrolyten  von  einander  zu 
trennen,  wird  endothermisch  aufgenommen 
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und  steht  zu  den  eben  dargelegten  Eneigie- 
verlusten  in  keiner  Beziehung. 

Dieser  endothermische  Kreisprozess  (Ver- 
bindung der  Bestandteile  des  Elektrolyten 
unter  Energieabgabe,  Elektrolyse  der  Ver- 
bindung unter  Energieaufnahme  beständig 
wiederholt)  bedarf  zu  seiner  Durchführung 
deswegen  keines  besonderen  Energieauf- 
wandes in  irgend  einem  Stadium,  weil  man 
es  bei  der  Elektrolyse  mit  einer  geordneten 
Molekularbewegung  zu  thun  hat.  Den  Zu- 
stand, welchen  Maxwell  mit  Hilfe  des  von 
ihm  ersonnenen  Dämonen  in  einem  Gase 
herzustellen  dir  möglich  hielt  (und  welcher 
der  Allgemeingiltigkeit  des  sogenannten 
2.  Hauptsatzes  der  Thermodynamik  wider- 
spricht), stellen  wir  hier  mit  Hilfe  zweier 
Elektroden  her. 

Nehmen  wir  an,  wir  senden  einen  Strom 
von  I Am.  durch  den  Elektrolyten,  so  wird 
zur  Ueberwindung  der  Gegenkraft  der  Polari- 
sation in  unserem  Beispiel  eine  Energie  von 
3 Volt  X I Am.  = 3 - 0,24  g cal  per  Sek.  auf- 
gewendet. Gleichzeitig  werden  per  Sek. 
durch  unseren  Strom  von  l Am.  0,652  mg  Cu 
ausgeschieden.  Da  i mg  Cu  bei  der  Lösung 

in  H,  SO4  g'Cal  geben  (32  X 2 als  runde 

Zahl  für  das  Atomgewicht  des  Cu  ange- 
nommen), so  geben  0,652  mg  Cu  0,56  g-cal. 
Da  wir  zur  Ueberwindung  der  Gegenkraft 
bei  der  Elektrolyse  0,72  g-cal  aufwenden 
mussten,  durch  Lösung  der  dabei  aus- 
geschiedenen Kupfermenge  in  H,  SO4  aber 
0,56  g-cal  erhalten,  so  hatten  wir  also 

= 0,8  mal  soviel  Energie  am  Schluss 
0,72  ® 

des  Kreisprozesses,  als  diejenige  beträgt, 
welche  wir  zur  Durchführung  des  Kreis- 
prozesses brauchen.  Dabei  ist  es  vielleicht 
zu  hoch  gegriffen,  wenn  wir  eine  Gegen- 
kraft von  3 Volt  annahmen.  Bei  Annahme 
einer  Gegenkraft  von  2 Volt  erhält  man  ca. 
1,2  mal  soviel  Energie  durch  Auflösung,  als 
zur  Elektrolyse  aufzuwenden  ist. 

Dieser  Ueberschuss  an  Energie  in 
letzterem  Fall  muss  aus  der  Umgebung 
aufgenommen  worden  sein.  Aber  nach 
obigen  Ueberlegungen  muss  alle  E^nergie, 
welche  zur  Trennung  der  Bestandteile  des 
Elektrolyten  gehört,  aus  der  Umgebung  ent- 
nommen werden,  sie  stammt  nicht  not- 
wendig aus  derjenigen,  die  der  elektro- 
lytischen Zelle  in  Form  galvanischer  zu- 
geführt wurde. 

Diese  bei  der  Lösung  des  Cu  in  H,  SO, 
freiwerdende  Energie  können  wir  zum  Treiben 
einer  thermodynamischen  Maschine  benutzen. 


das  Cu  SO,  wieder  elektrolysieren,  das  er- 
haltene Cu  wieder  auflösen  etc. 

Was  wir  hier  mit  Cu  und  H,  SO,  durch- 
geführt haben,  kann  man  mit  irgend  einem 
Körper,  der  beiml.ösen  oderVerbrennen  einen 
exothermischen  Prozess  liefert,  und  welcher 
hierauf  elektrolysiert  werden  kann,  erreichen, 
z.  B.  Zn  in  H,  SO,,  i Amp.  per  Sek.  liefert 
0,336  mg  Zn;  l mg  Zn  in  H,  SO,  giebt 

g-cal,  also  geben  0,336  mg  Zn  0,336- 

mal  soviel;  d.  i.  0,54  g-cal.  Ist  die  Polari- 
sationsarbeit bei  der  Elektrolyse  2 Volt  X 
1 Amp,  so  wird  i,i  mal  soviel  Energie  aus 
der  Umgebung  aufgenommen  und  bei  der 
Lösung  wieder  frei,  als  zur  Elektrolyse  ge- 
hört. Zu  bemerken  ist  wieder,  dass  die 
Polarisationsarbeit  nicht  etwa  eine  Arbeit 
darstellt,  mittels  welcher  der  Elektrolyt  in 
seine  Bestandteile  gespalten  wird;  sondern 
die  zur  Ueberwindung  der  Polarisation  auf- 
gewendete Energie  wird  in  Wärme  ver- 
wandelt, geht  also  verloren.  Die  Polari- 
sation ist  mr  den  ins  Auge  gefassten  Prozess 
nebensächlich  und  schädlich.  Die  zur  Spal- 
tung gehörige  Energie  flösse  vollständig  aus 
der  Umgebung,  selbst  wenn  keine  Polari- 
sation da  wäre,  wodurch  freilich  der  Strom 
gezwungen  wird,  auch  einen  Teil  der  en- 
dothermisch  zuflicssenden  Energie  zu  liefern. 

Die  Wirbelatomtheorie  durchschaut  das 
Spiel  des  ganzen  Vorganges,  begreift,  warum 
er  endothermisch  ist  und  zur  Konstruktion 
eines  Perpetuum  mobile  zweiter  Art  dienen 
kann.  Die  Elektroden  wirken  eben  ordnend 
auf  die  planlos  bewegten  Ionen. 

Zufolge  der  erwähnten  Versuche  von 
Herrn  Hans  Goldschmidt-Essen,  wäre  es 
nun  von  höchstem  Interesse,  mittels  der 
thermochemischen  Daten  des  Aluminiums 
für  diesen  Körper  die  gleiche  Rechnung 
durchzuführen,  wie  oben  mit  Cu  und  Zn. 

Beim  Verbrennen  des  Aluminiums  er- 
hält man  einen  festen  Körper.  Das  Ver- 
brennungsprodukt entweicht  also  nicht,  kann 
aufbewahrt  und  an  einen  Ort  transportiert 
werden,  wo  es  bequem  elektrolytisch  in 
Aluminium  wieder  zurückverwandelt  wird. 
Es  würde  sich  daher  empfehlen,  mit  Alu- 
minium in  einer  -Sauerstoflatmosphäre  unsere 
thermodynamischen  Ma-chinen  zu  heizen; 
oder  vielleicht  noch  besser  das  AI  in  H,  SO, 
aufzulösen,  da  die  dabei  freiwerdende  Wärme 
grösser  ist.  Den  entweichenden  Wasserstoff, 
dessen  Temperatur  durch  seine  Wärme  über 
die  der  Umgebung  emporgehoben  wurde, 
könnte  man  zum  Treiben  einer  Maschine 
mit  Cylinder  und  Kolben  verwenden  und 
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hierauf,  indem  man  ihn  verbrennte,  zu 
weiterer  Temperatursteigerun^  der  Mischung 
.Al,  M,  SOj  verwenden. 

Verwenden  wir  Elektroden  aus  gleichem 
Material,  mittels  welcher  wir  ein  Salz  dieses 
Metalles  elektrolysicren,  so  wird  sich  die 
•Anode  auflüscn,  und  an  der  Kathode  wird 
das  Metall  wieder  niedergeschlagen.  Ersterer 
Vorgang  ist  mit  Wärmeproduktion  verbunden. 
Die  Warmeproduktion  verläuft  zufolge  der 
tltennochemischen  Gleichung,  welche  für  die 
Auflösung  des  Metalles  in  der  Säure  gilt, 
die  dem  Elektrolyten  entspricht;  z.  B.  dem 
ZnSOj  als  Elektrolyt  entspricht  H,SO,. 
•An  der  Kathode  findet  das  Umgekehrte 
.statt.  Dort  wird  dieselbe  Wärmemenge 
absorbiert.  Diese  Elektrode  muss  sich  da- 
her abkuhleu.  Mit  dieser  Ihatsache  ist 
offenbar  das  Prinzip  zu  einer  neuen  Art 
von  »Eismaschinent  gegeben.  Die  am  Anfang 
gleich  temperierten  Elektroden  nehmen  also 
verschiedene  Temperaturen  an.  Da  die 
Anode  warmer,  die  Kathode  kälter  wird, 
so  steigt  das  eingeprägte  Potential  der 
ersteren,  das  der  letzteren  sinkt.  Pis  muss 
sich  demnach  ein  dem  durch  das  System 
geschickten  Strom  entgegengesetzter  ent- 
wickeln, Damit  ist  also  eine  neue  Ursache 
des  (äegenstromes  aufgedeckt,  der  eintritt 
bei  der  Pilektrolyse  mittels  ICIektroden,  die 
aus  dem  gleichen  Metall  bestehen,  wie  das 
Kation  des  Elektrolyts.  Man  glaubte  be- 
kanntlich den  Rest  des  hier  auftretenden 
»Polarisationsstromesf  ganz  auf  die  ein- 
getretene  Konzentrationsänderung  des  Pilektro- 
lyten  in  der  Nahe  des  Pilektroden  schieben 
zu  dürfen. 

So  wenig  nun  bei  der  Pilektrolyse  eines 
Salzes,  z.  B.  ZnSO,.  die  Pinergie  des  an- 
gewandten galvanischen  Stromes  im  Zn  auf- 
gespeichert wird,  so  wenig  wird  die  Pmergic 
der  Sonnen.strahlen  in  den  Pflanzen  dadurch 
aufgespeichert,  dass  durch  jene  die  in  den 
Pflanzen  assimilierte  Kohlensä-jrc  durch  einen 
der  Pllektrolyse  ähnlichen  Prozess  zerlegt 
wird.  Vielmehr  müssen  wir  annehmen,  dass 
auch  jener  Prozess  cm  endothermischer  isr, 
wobei  die  Pinergie,  welche  zum  Zerlegen  der 
genannten  Verbindung  aufgewendet  wird, 
verschwindend  klein  gegen  diejenige  ist, 
welche  man  durch  Verbrennung  der  Kohle 
wieder  gewinnen  kann.  Der  Satz,  dass  der 
in  den  Pflanzen  aufge.speichcrte  Arbeitsvor- 
rat ganz  von  der  Sonnenwärme  stamme  und 
dass  die  Energie,  welche  wir  durch  Ver- 
brennung der  Steinkohle  erhalten,  einstens 
■Sonnenstrahlenencrgie  gewesen  wäre,  ist  da- 
her nicht  richtig.  DicPllcktrolyse  ist  daher  ein 
selbst  im  Haiish.ilte  der  Natur  angewendeter 


endothermischer  Prozess  von  der  grössten 
Bedeutung,  als  unrichtig  muss  man  folglich 
auch  den  Satz  von  Clausius')  ansehen: 
»Der  Vorrat  von  potentieller  Pmergie,  welcher 
in  den  Kohlenlagern  vorhanden  ist,  verdankt 
.seine  Ent.stehung  derjenigen  Plnergie,  welche 
die  Sonne  der  Erde  in  der  Kerne  von 
strahlender  Wärme,  die  zur  Ernährung  der 
Pflanzen  nötig  ist,  in  langen,  dem  Bestehen 
des  Menschengeschlechtes  vorausgegangenen 
Zeitperioden  zugesandt  hat.  Wenn  dieser 
Vorrat  verbraucht  sein  wird,  so  wird  kein 
Mittel  einer  noch  so  vorgerückten  Wissen- 
schaft im  Stande  sein,  eine  weitere  Energie- 
quelle zu  eröffnen,  sondern  die  .Menschen 
werden  dann  darauf  angewiesen  sein,  sich 
mit  der  Energie  zu  behelfen,  welche  die 
Sonne  ihnen  im  Verlaufe  der  ferneren  Zeit 
noch  fortwährend  durch  ihre  Strahlen  liefeit.« 

Um  die  Gegenkraft  der  Polarisation  un- 
schädlich zu  machen,  müssen  wir  sogenannte 
uiipolarisierbare  Elektroden  anwendeii.  Es 
fragt  sich,  wie  man  dann  dennoch  die  endn- 
thermischerfolgcndeentgcgengesetzte  Wände 
riing  der  beiden  lonensorten  noch  nutzbar 
machen  kann  Zu  diesem  Zweck  machen 
war  Gebrauch  von  jener  p'insicht,  mit  welcher 
w'ir  in  der  Abhandlung:  Theorie  der  Pllcktro- 
lyse  unil  der  Kathodenstrahlen  vom  Stand- 
punkt der  Wirbelatomtheorie  die  P^lektrolyse 
verliessen.  Die  gemeinte  Einsicht  ist  ent- 
halten in  den  Schlusssätzen,  welche  folgender- 
massen  gelautet  haben:  >Denkt  man  sich 
2 parallele  und  vertikal  übereinanderstehende 
Zinkplattcn  als  Elektroden  in  ZnSO,  als 
Pllektrolyt  verwendet,  die  obere  als  Kathode, 
so  nimmt  diese  allmählich  an  Gewicht  zu. 
Ist  sie  an  einem  Wagbalken  aufgehängt  und 
war  sie  vor  Beginn  der  Elektrolyse  aus- 
balaiiciert,  so  sinkt  sie  hinunter.  Wechselt  man 
die  Siromrichtung,  so  steigt  sie.  Die  gegen 
die  Kathode  hinwandernden  Zn-lonen  müssen 
die  Schwere  überwinden,  also  einen  Teil 
ihrer  molekularen  Paiergie  dazu  verwenden 
Die  Lösung  muss  daher,  wenn  sie  ihre 
Temperatur  behalten  soll,  aus  der  Umgebung 
auch  Pmergie  absorbieren.  Der  elektro- 
chemische ICIektrizitätszahler  Edisons  be 
ruht  auf  diesem  Prinzip;  er  ist  also  ein 
Perpetuum  mobile  zweiter  .Art.  Je  grösser 
das  Aequivalenlgewicht  d -s  betreffenden 
Kations  ist,  desto  mehr  Arbeit  kann  mit 
Hilfe  desselben  geleistet  werden  bei 
Durchgang  einer  bestimmten  Pllektrizitats- 
menge  durch  den  Pilektrolyt ; mit  Platin 
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Na-.ur  un«i  ihre  Verwertun.t;  ?um  Nullen  «i  -r  >Eena< blirit. 
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dektroden  in  einem  Platinsalz  also  mehr, 
als  mit  Zn  in  Zn  SO,  , bei  Durchgang 
desselben  Stromes  durch  beide.  Da  solche 
Elektroden  unpolarisierbar  sind,  so  wird 
alle  elektrische  Energie  des  durch  den  Elek- 
trolyten gehenden  galvanischen  Stromes  in 
Joulc’sche  VV'ärme  verwandelt.  Diese 
aber  kann  durch  Verkleinerung  des  Wider- 
standes der  elektrolytischen  Zelle  beliebig 
klein  gemacht  werden,  die  zur  Arbeits- 
leistung aus  der  Umgebung  zuströmende 
Energie  aber  durch  Vergrosscrung  der  Strom- 
stärke beliebig  gross.« 

ßekanntlich  hat  Edison  einem  seiner 
elektrochemischen  Elektrizitatszähler  *)  eine 
Anordnung  gegeben,  die  einem  Eisenbahn- 
rad gleicht,  das  zwischen  2 auf  den  End- 
punkten eines  seiner  Durchmesser  liegenden 
Bremsbacken  sich  befindet.  Den  Brems- 
backen entsprechen  die  2 Elektroden,  und 
auf  der  dem  Rad  analogen  Trommel  schlagt 
sich  das  .Metall  nieder,  unterliegt  dem  Ein- 
fluss der  Schwere,  wodurch  die  Trommel 
sich  zu  drehen  beginnt.  Nach  einer  halben 
Umdrehung  wird  das  niedergeschlagene  Me- 
tallin dieNähe  der  anderen  Elektrode  kommen. 
Es  löst  sich  dann  wieder  und  wandert  gegen 
diese  Elektrode.  Auf  diese  Weise  gerät  die 
Trommel  zwischen  den  2 Elektroden  in 

I)  Diesbezügliche  Litteratur  zu  ftaden  z.  B.  bei 
EtiennedeFodor,  die  elektritcheo  Verbrauch«’ 
rneaner.  II  a r 1 1 e b e n'«  Vezlac.  Wien. 


kontirniierliche  Rotation,  ähnlich  wie  ein 
Pacinotti  • Grammc'sclier  Ring  zwischen 
den  Polen  eines  Magneten.  Je  grösser  nun 
das  Atomgewicht  eines  chemischen  Elementes 
ist,  bei  derselben  Anzahl  der  Valenzen,  desto 
mehr  Arbeit  kann  bei  Durchgang  einer  ge- 
gebenen ElektrizitäNmenge  durch  den  Elektro- 
lyt geleistet  werden,  wobei  Wärme  aus  der 
Umgebung  aufgenommen  wird.  Statt  das 
Atomgewicht  zu  vergrössern,  könnten  wir 
die  Wirkung  auch  erhöhen  durch  Vergrössc* 
rung  der  Intensität  der  Schwere.  Aber  so- 
wohl die  Abänderung  des  Atomgewichtes, 
als  die  der  Intensität  der  Schwere  hat  Grenzen, 
noch  dazu  verhältnismässig  enge,  über  die 
wir  zur  Zeit  nrch  nicht  hinauszugehen  ver- 
mögen. 

Dagegen  können  wir  eincsted.s  die  In- 
tensität des  Magnetismus  sehr  erhöhen,  und 
andererseits  besitzen  wir  im  Eisen  einen 
Körper,  der  durch  Magnetismus  sehr  stark 
affizicrt  wird.  Man  w'Ird  also  Eisen  aus 
einem  Eisensalz  elektrolytisch  nicdcrschlagcn, 
auf  diejenige  Elektrode,  auf  welche  cs  nieder- 
geschlagen wurde,  wird  dann  in  einem 
magnetischen  Kelde  eine  Kraft  ausgeübt,  und 
die  c kann  zu  Arbeitsleistung  benützt  werden. 
Hierauf  wird  das  Eisen  von  der  unmagneti- 
schen Elektrode  wieder  elektrolytisch  ent- 
fernt etc.  Damit  ist  das  Prinzip  eines  Per- 
petuum mobile  zweiter  Art  gegeben,  welches 
einer  gewissen  Entwicklung  fähig  ist. 


REFERATE. 


Ein  neuer  Queeksilberunterbreeher.  K.  \\. 

Caldwell.  (lElectricien  igoo,  S.  Z53.) 

Caldwell  hat  einen  neuen  Quecksilber* 
Unterbrecher , konstruiert,  der  älteren  derartigen 
Konstruktionen  gegenüber  viele  Vorteile  aufzu- 
weisen hat.  Wir  beschreiben  drei  Können  des- 
selben. 

Ihe  erste  sehr  einfache,  die  jedoch  für 
l.aboratoriumszwccke  sehr  geeignet  ist,  besteht 
avts  einem  K.'uitschukrohrchen.  d.is  an  beiden 
Enden  mittels  Stöpsel  aus  Stahl  verschlossen  ist. 
Fig.  32.  Das  Röhrchen  ist  mit  Queck.silber  getüllt, 
in  welches  die  spitz  auslaufcnden  Stöpsel  ein* 
tauchen,  und  kann  in  den  primären  Strom  einer 
Induktions-)pule  eingehigt  w<  rden.  Drückt  man 
nun  mit  den  Fingern  das  Kautscluikrohrrhen 
zusammen,  so  wird  das  Quecksilber  zcrleill  und 
der  Strom  unterbrochen,  was  sehr  schnell  und 
ohne  sichtbare  Kunkcnerzeugiing  vor  sich  geht. 


Ein  Nachteil  ist  die  schnelle  Allnutzung  des 
Kautschuks,  des.sen  Schwefelbesiandteile  sich  mit 
dem  (Quecksilber  verhin<lcn. 

Ein  anderer  Apparat  ist  folgender.  Kig.  33.  Ein 
kleines  Gefäss  ist  in  ein  gn>sseres  gestellt;  beide 
sind  mit  (Quecksilber  gefüllt.  Das  kleinere  trägt 
am  Poden  ein  isolierendes  Ventil,  ebenso  ist  die 
( ’iefässwand  nichtleitend.  Ist  das  Ventil  ge- 
schlossen, so  steht  das  (Quecksilber  der  beiden 
Gefässe  in  keiner  V'crbindung  mehr,  der  Strom 
ist  unterbrochen,  das  Ventil  wird  bewegt  durch 
einen  Elektromagneten,  der  an  der  primären 
Spule  sich  befindet. 

Die  schnellsten  Unterbrechungen  erhält  man 
mit  folgendem  .Apparat.  Fig.  34.  Zwei  Kisenstälie, 
die  mit  der  Spule  verbunden  sind,  tauchen  jede 
in  ein  besonderes  Gefäss.  Das  eine,  das  äussere, 
besteht  aus  Glas,  das  andere,  ein  am  unteren 
Ende  mit  einer  Oefinung  versohene.s  Röhrchen, 
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33-  oder  geschlossen.  Je  schneller  sich  die  Scheibe 

Silber.  In  sehr  geringer  Entlemun|  vor  der  dreht,  je  schneller  folgen  Oeffnung  und  Schliessung 
Oeffhung  des  Röhrchens  dreht  sich  eine  durch-  des  Stromes  aufeinander. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


RöntgenrAhre  mit  aus  versehledenen  Stoffen 
znsammengesetzter  AntlRathode.  — Kabrik 

el«ktrUcber  Appnntte  Dr.  Mae  Lcv)'  io  Berlin.  — 
Ü.  K.  P.  114455. 

Die  Antikathode  ist  mit  schwer  ichmeUbarem, 
nichicnetAlliachem  Material,  wie  Portellan,  Speckiteio 
u.  dgl.,  be-  oder  hinterle|;t  oder  in  diete«  Material  ^ane 
oder  teilweise  eingebettet,  um  die  Krhitzang  der  Anti* 
knthode  zu  mildern. 


Sammlerelaktrode.  — Samuel  V'oke  Heeboer 
in  Philadel|)hia.  — Ü.  K.  P.  114485. 

Die  Elektrode  beaitxt  einen  Mastetrager  mit  mehreren, 
an  einem  metallenen  QaentQck  g beleitigten  fiiiger* 
artigen  Metallaireifen  a.  Letztere  stellen  llngliche 


Metallrahmen  dar,  die  mit  senkrechten  Zvrisebenstegen 
B versehen  sind.  ln  die  RahmenöfTDungen  wird  die 
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«Memme  Mime  c d«rftiti|(  em^ebreeht,  dem  tie  die  meUlleneD  Wänden  def  Eatteriebehllten  Terlbtet,  *o 

Lingmeftes  d de«  Rthmene  mehr  oder  weniger  tlber-  dum  die  Kohlenelektroden  durch  die  Behälterwäade 

deckt.  parallel  geachahet  «ind.  Gammiatreifen  G isolieren  die 

Elektroden  von  einander. 

Oalvanlsehes  Elemeot.  — Hermann  Jacqnes  

Dercttin  io  Philadelphia.  — D.  R.  P.  114483. 

Sammlerelektrode.  — Richard  Käs  in  Wien.  ^ 
D.  K.  P.  114484. 
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OalvanlMhe  Batterls  mit  Innerer  Helzuns.  — 
William  btepney  Kawson  in  We«(mioster.  — 
D.  R.  P.  114487. 


mit  der  depolariaierenden  Masse  angefüllt.  Die  Breii- 
aeiteo  P jeder  Kohlenelektrode  sind  au«  «iBzelnen 
Koblenplaiten  K rosammeogeaeui,  die  durch  L'mgieasen 
mit  einem  HIeirahtnen  R mit  einander  fest  verbuoden 
sind.  Uleirabmen  L verbinden  je  twei  Kahmcoplaiten 
P ca  einem  viereckigen  Kasten  und  dienen  Kleichieitig 
zur  Stromalilcitun};.  Die  Hlcirahmen  I.  ’umt  mit  <ieo 


39- 


Die  galvanische  ßaUerie  hat  ein  aus  einem  streng* 
dttssigeo,  KlektrisiUU  und  Wärme  schlecht  leitenden 
Stofff  z.  11.  Magnesiastein,  hergestellles  Katterirgeläss  <z, 
das  mit  geschmolzenem  Metall,  z.  B.  Blei,  gefüllt  ist. 
In  letzteres  taucht  die  poröse  Magnesiacctle  d,  welche 
das  oxydierend«  Salz  enthält.  Durch  da«  Kohr  dn« 
gleichzeitig  als  Ableitangselektrode  benutzt  wird,  wird 
liem  Salz  I.ufi  oder  SauerstofT  zugefühn,  um  es  zu 


^'>8■  37. 


Die  Elektrode  ist  ans  einzelnen,  mit  wirksamer 
Masse  gefüllten,  kleinen  Bleikasten,  deren  Boden  b wie 
Längswände  g mit  »chrägtn  oder  konischen  Durch* 
brechnngen  /.  c versehen  sind,  zosammengesetzt.  Auf 
dem  Boden  sind  auaserdere  Stifte  angebracht,  die  In 
die  wirksame  Masse  hineinragen  und  die  Siromableitung 
verbessern.  Der  Boden  ist  ferner  mit  niedrigen  Füssen 
/ versehen,  mit  denen  der  eine  Kasten  so  auf  dem 
andern  steht,  dass  schmale  Zwischenräume  zwischen 
zwei  Kasten  vorhanden  sind.  Die  l.ängswäodc  sind  in 
der  Mitte  eiogebogen,  !n  diese  Einbiegungen  h wird 
nach  Kertigstellang  der  Elektrode  Blei  etngegosten, 
wedorch  der  Zusammenhang  der  zu  einer  Elektrode 
Uber  einander  gesetzten  und  mit  einander  an  den  Quer* 
wänden  / verlöteten  Kasten  vergrösaert,  und  die  Strom* 
leitang  verbeatert  wird. 


Das  Bleroent  besitzt  mehrere  Zink*  und  Kohlen* 
elekiroden.  Die  Zinkelektroden  D stehen  auf  der  von 
den  Wänden  and  dem  Boden  des  Batteriebehälters 
durch  eine  Asphaltschicht  isolierten  und  amnlgamiertco 
Metallplatte  A,  die  mit  dem  Ableitangsdraht  R ver* 
sehen  ist.  l>te  kistenartigen  Kohlenelektroden  ß sind 


0&lV&nl8ehM}El6m6nt.  — Colombos,  Blektrizltäts* 
Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  in  Ladsrigs* 
bafen  a.  Rh.  — D.  R.  P.  11448Ö. 

Das  Element  besitzt  einen  Depolarisator,  der  au« 
einem  Gemisch  von  QaecksUberchlorfir,  Graphitpulver 
und  Kreidepulver  oder  einem  ähnlichen  neotralisieren- 
dcD  Stoff  besteht,  durch  den  der  etwa  auitretende 
Chlorwasserstoff  gebunden  werden  kann.  Der  Depo* 
larisator  nmgiebt  die  au«  Kohle,  Platin  u.  dergl.  he* 
stehende  negative  Elektrode.  Die  positive  oder 
Lösungselektitxle  besteht  aus  Zink,  der  Elektrolyt  aus 
Chlortinklösnng. 
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regenenerco.  Io  das  Blei  tauchen  eiserne  Elektroden- 
platten  m.  Die  Batterie  wird  ron  innen  dadurch  geheizt, 
daaa  dem  geschmolreneo  Blei  ein  <!«enilsch  von  Kohlen* 


wasaerstoflen  oder  kohienwaMerstoflhaltigen  Gasen  mit 
Sauerstoff  beiw,  sauerstoffhaltigen  Gasen  durch  die 
Kobre  ^ und  A zugefiihrt  wird,  die  in  der  Batterie  ver- 
brennen. Die  VerbreoDungsgase  werden  durch  das 
Kohr  i ahgefUhrt. 

GefAss  zum  Sterilisieren  von  Flelseh,  Fischen, 
Frflehten  u.  dgl.  mittelst  ElektrlzlUt.  — 

Isuiah  l.cwis  Roberts  io  Brookljrn  und  FrcUerick 
Smith  Duncan  in  Eoglewood.  New-Jeraey,  V.  St.  A. 
— D.  R.  P.  114497. 

Das  Gefäss,  wekhe«  aus  leitendem  Material  be- 
steht, cnthSlt  im  Innern  eine  vom  Gefäss  selbst  is<y 
lierte  Elektrode.  Zur  Aufnahme  der  isolierten  Elek- 
trode ist  deren  GeBLssdecket  mit  einer  Vertiefung 
versehen,  welche  nach  beendigter  Sterilisation  danemd 
verschlossen  wird.  Dies  geschieht  rweckmässig  mittelst 
aufgelotetcn  Metallplättchcns. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Elbs,  Dr  Karl.  Professor  an  der  Universität  (siessen. 
Die  Akkumulatoren.  Eine  gcmeinUssliche  Dar- 
legung ihrer  Wirkungsweise,  Leistungen  und  Behand- 
lung. 3.  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Mil 
3 Figuren  im  Text.  Leipzig.  Johanno  Ambrosius 
Barth.  1901.  Preis  1 Mk. 

Ein  Werk  aut  der  Feder  des  auf  dem  Akkumult- 
loren-Gebiete  to  rühmlich  bekannten  Verfassers  bedarf 
wohl  kaum  noch  einer  weiteren  Empfehlung;  um  so 
weniger,  wenn  es,  wie  das  vorliegende,  bereits  seine 
3.  Auflage  erlebt  hat.  Wir  empfehlen  deshalb  das 
allgemein  verständlich  geschriebene  Werk  der  Beach- 
tung der  weitesten  Kreise. 

Weinstein,  Prof.  Dr.  B.  Thermodynamik  und 
Kinetik  der  Körper.  1 Band.  Allgcmcioe 
Thermodynamik  und  Kinetik  un<l  Theorie  der  idealen 
und  wirklichen  Gase  und  Dämpfe,  mit  eingedruckten 
Abbildungen.  Braunschweig.  Druck  und  Verlag  von 
Friedrich  Vieweg  & Sohn.  1901.  Preis  12  Mark. 

Seit  die  älteren  Klassiker  der  Wärmelehre,  in 
erster  Linie  Clausius,  ihre  unsterblichen  Arbeiten  ver- 
öffentlicht haben,  ist,  wenn  wir  von  den  Werken  KUhl- 
manns  und  Zeuoers  absehen,  eigentlich  in  jüngster 
Zeit  kein  Werk  mehr  veröffentlicht  worden,  das  die 
neuen  Anschauungen  über  die  Thermodynamik  in  aus- 
führlichster Weise  brächte,  und  da  speziell  auf  diesem 
Gebiete  in  leuter  Zeit  sehr  viel  gearbeitet  wurde,  und 
da  ferner  die  Thermodynamik  in  die  weitesten  (jebicte 
grundlegend  eingreift,  so  ist  es  mit  Freuden  za  be- 
grttssea,  wenn  der  Verfasser  in  dem  vorliegenden 
Werke  eine  ausführliche  Darstellung  dieses  Gebietes 
giebt.  Der  zunächst  erschienene  1.  Band  behandelt 
die  nllgcmcinen  Lehren  der  Therraoilynamik  und  der 
Zustandsgicichung  der  Körper.  Hieran  schliesst  sich 
eine  mathemati-rt-he  und  physikalische  Darstellung  der 


Lehre  von  den  idealen  und  den  wirklichen  Gasen. 
Das  Werk  baut  sieb,  wie  et  der  Stoff  bedingt,  auf 
ausführlicher  und  mathematischer  Grandinge  auf  und 
wird  für  jeden,  der  sich  mit  den  neueren  Lehren  der 
rhermodyiiamik  bekannt  machen  will,  ein  luverläsatger 
Führer  sein. 

Wedding,  Prof.  Dr.  Hermann.  Köoigi.  Geh. 
bergr.%t.  GrundHss  der  ElsenhOUenkunde. 

Mit  205  in  den  Text  gedruckten  Abbildongen  und 
2 .Steiodrucklafeln.  4.  umgearbeitete  .Auflage.  Berlin. 
Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & .Sohn  (vorm.  Ernst 
Kc  Korn).  190t.  Preis  lo  Mk. 

Die  Eiienhattcttknnde  ist  einer  der  wichtigsten 
Zweige  der  gesamten  chemischen  und  metallurgischen 
Technik,  und  das  vorliegende  Werk  erfreute  sich  schon 
bei  seinem  ersten  Erscheinen  bei  allen  Studierenden 
und  Technikern  dieses  Gebietes  einer  freundlichen 
Aufnahme.  Wenn  es  nunmehr  bereits  in  4.  Auflage 
vorliegt,  so  ist  das  sicherlich  ein  Beweis  für  die  Ge- 
diegenheit desselben,  und  in  der  That  giebt  der  Inhalt 
eine  erschöpfende  Darstellung  des  ganzen  Gebietes  des 
KisenhUtienwesena.  Es  ist  zunächst  nach  allgemeioen 
Bemerkungen  über  das  Gebiet  der  Eisenhüttenkunde 
die  metallurgische  Chemie  und  Physik  des  Eisens  ab- 
gehnndelt.  Hieran  schliesst  sich  ein  Kapitel  Uber  die  Eisen- 
erze, fernerüberdie  Rreonstoffe,  sodann  Uber  die  atmosphä- 
rische Luft  und  die  Verbrennung  mittels  derselben.  Hieran 
anschliessend  sind  in  ausführlicher,  und  durch  zahlreiche 
Illustrationen  umersiUtzte  Darstellung  die  Roheisen- 
erzeugung, sowie  die  Darstellung  von  schmiedebarem 
Eisen  abgehandelt.  Den  Schluss  des  Werkes  bildet 
eine  sehr  interessante  Geschichte  des  Eisens.  Wir  sind 
der  festen  Ueherzeugung,  dass  jedermann  von  dem  In- 
halt des  Buches,  sowie  der  ausführlichen  Darstellung  des 
Gebietes  in  demselben  aufs  höchste  befriedigt  sein  wird. 


GESCHÄFTLICHES. 


Die  Westlnghouse-Oesellsehaft.  weiche  die 

Anlagen  am  Niagara  und  am  St.  Lawrence  errichtet 
hat,  hat  soeben  die  erste  von  acht  Dampfmasrhinen 
und  Dynamos  für  die  sNew-Vork  Gas,  Light,  Heat  & 
Power  Comp.myc  fcrtiggestelft,  deren  nominelle  Kraft 
je  6000  P.S  ist,  die  al>cr  imstande  sind,  10  000  PS  zu 
leisten. 


Die  fertige  Dampfmaschine  hat  drei  Cylinder  und 
wiegt  im  ganzen  ungefähr  700  Tonnen.  Ihre  Höbe 
Uber  dem  Boden  beträgt  10  Meter,  ihre  Länge  12  Meter 
und  ihre  Breite  7 .Meter.  Sic  hat  einen  Hub  von 
152  Ceotimeler  und  eine  (Geschwindigkeit  von  75  Um- 
drehongen  in  der  Minute  bei  überhitztem  Dampf  von 
t2  Atin.  Druck, 
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Die  Hauptwelle  wiegt  allein  über  6o  Tonnen  und 
hiit  einen  DurchmcMcr  von  74  Ccntimetcr. 

Die  Dynamo  ist  direkt  auf  eine  End*VerISngcrung 
der  Maschinenwelle  neben  dem  Schwungrad  errichtet. 
Das  Schwungrad  ist  aus  Stahl  und  in  fünf  Teilen  ge- 
gossen,  sein  Durchmesser  beträgt  7 Meter. 

Ausser  den  acht  Maschinen  dieser  Grösse  von 
6000  PS  hat  die  Westinghouse-üesellschaft  noch  einige 
zwanzig  weitere  Maschinen  von  je  5000  PS  für  diverse 
Bestellungen  im  Bau. 

Ferner  hat  die  Chambly  Manufaciuring  Comp:iny 
der  Westinghouse-Gesellschaft  einen  Auftrag  auf  Trans- 
formaturen  von  so  ungewöhnlicher  Einzel*  und  Gesamt- 
leistung erteilt,  dass  derselbe  das  Interesse  weiterer 
Kreise  wachrufeo  dürfte.  Der  Auftrag  umfasst  die 
Lieferung  von  3o  Stück  Transformatoren  der  Wesiing- 
house  Type  mit  künstlicher  I.ultkühlung  ä 2750  KW, 
Jeder  Umformer  hat  ca.  10  Tona  Gewicht  und  3 Meter 
Höhe,  /.ehn  derselben  dienen  für  die  Umsetzung  von 
2200  Volt  auf  25  000  V'olt  bei  einer  Polwechselznhl 
von  8000  pro  Minute  oder  133  pro  Sekunde. 

Eine  eigenartige  Schaltung  gestattet,  dass  <£wei' 
phasenttrom  zugefUhrt  und  Drehstrom  entnommen  wird. 
Die  übrigen  sind  dazu  bestimmt,  die  S|>annung  herunter 
zu  transformieren  und  zwar  derart,  dass  l.)rchstrom  von 
22  000  Volt  angeführt  und  Zweiphasenstrom  von  2400 
oder  4800  Volt,  je  nach  Bedarf,  geliefert  wird. 

Die  zur  Zirkulation  der  Kühlluft  dienenden  Ven- 
tilatoren, sowohl  für  die  Hoch-  als  auch  Niederapannungs- 
transformatoren,  werden  durch  den  Westinghouse-ln* 
duktions-Motor  »Type  Cc  betrieben. 

Die  Westinghousc-KoDstniktioDseigentümlichkeiten 
kommen  auch  hier  zur  Verwendung:  Es  ist  sowohl  die 
primäre  als  auch  die  sekundäre  Wicklung  in  verschiedene 
dache  Spulen  geteilt,  die  mit  vielen  Lagen,  aber  wenig 
Windungen  pro  I.age  gewickelt  sind,  und  et  ist  jede 
Spule  besonders  isoliert.  — Vorteile  dieser  Konstruktion 
sind:  Die  Gesamt-EMK  wird  auf  verschiedene  Spulen 

▼erteilt,  die  Beanspruchung  der  Einselspulcn  reduziert. 

Dadurch,  dass  die  einzelnen  Spulen  sehr  leicht  in 
Serie  oder  parallel  tu  schalten  sind,  ist  eine  sehr  grosse 
Spannungsvariation  gestattet.  Für  den  Fall,  dass  eine 
Spule  beschädigt  wird,  lässt  sie  sich  leicht  am  Ort  aus- 
wechscln,  ohne  dass  der  Transformator  in  die  Fabrik 


geschickt  zu  werden  braucht.  Die  Eisen-  und  Kupfer* 
Abmessungen  wurden  mit  Sorgfalt  berechnet,  derart, 
dass  ein  Wirkungsgr.ad  von  98  % gewährleistet  wurde. 

Die  Westinghonsc-Gcsellschaft  verwendet  für  den 
Bau  dieser  Transformatoren  ein  Eisen,  das  sich  infolge 
einer  besonderen  Zarichtung  in  Bezug  auf  Hysterisis- 
Verlust  auch  nach  Jahren  noch  nicht  ändert.  Die  Art 
und  Weise  der  .Schaltung,  dem  Transformator  Zwei- 
oder Dreiphasenstrom  entnehmen  zu  können,  ist  dem 
Herrn  C.  F-  Scott,  Chef-Elektriker  der  Westinghouse- 
Gezellschaft  patentiert. 

Lundleht  abgreschlossene  Schalter  und 

SleherunffCn,  t>ie  Nachricht  Xo.  t6  der  Siemens 
& Halske  AktiengeselUchaft  bringt  neue  Typen  luftdicht 
abgeschlossener  Schalter  und  Sicherungen  für  Spannungen 
bis  3000  Volt  und  Stromstärken  bis  200  Ampere.  Die 
Kontakte  der  Schalter  arbeiten  bei  höheren  Spannungen 
unter  Oel,  sodass  Funken,  welche  beim  Ausschalten  an 
denselben  betriehsmässig  auftreten,  durch  das  zusammen- 
fliesseiide  Oel  sofort  im  Entstehen  unterdrückt  werden. 
Ausserdem  sind  sämtliche  .Schalter  und  ebenso  die 
Sicherungen  in  luftdicht  abgeschlossene,  widerstands- 
fähige Gehäuse  eingebaut. 

Bei  dieser  Anordnung  ist  einm.')!  die  Zündong  ex- 
plosibler Gase  oder  Stoffe  durch  den  Betrieb  der 
Schalter  und  Sicherungen  ausgeschlossen!  ausserdem 
sind  aber  die  Apparate  auch  selbst  in  besonderem 
Masse  gegen  äussere  .Schädlichkeiten,  wie  z.  Q.  Feuchtig- 
keit, Säuredämpfe  und  dergl.  geschützt.  Ihre  Verwendung 
wird  sich  daher  besonders  in  Spinnereien,  Webereien, 
Holzheorbeitungswerkstätleo  und  Gruben  mit  schlagenden 
Wettern  empfehlen,  ausserdem  erweisen  sie  sich  für 
Anlagen  in  Brauereien,  chemischen  Fabriken  und  ähn- 
lichen Betrieben  wertvoll. 

Die  „Verdinlgrten  Akkumulatoren^  u.  Elek- 
tpfzlt&tswerke  Dp.  Pflüger  ft  Co.**,  Berlin  NW., 
haben  uns  den  Katalog  über  ihre  transportablen  Akku- 
mulatoren zugesandt,  welchen  wir  der  Beachtung  der 
Fachkreise  bestens  empfehlen.  Derselbe  enthält  die 
Beschreibung  von  Typen  für  die  verschiedensten  Zwecke, 
sowie  genaue  Vorschriften  Uber  Behandlung  u.  s.  w., 
ferner  Mitteilungen  über  Ersatzteile  u.  dergl. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

ZusRmmengestetit  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  B.  Da/ckow,  Berlin  NW.,  Marien.Sirasse  17. 


Deutsches  Reich. 

Anmeldungen. 

Kl.  129.  L,  14Ä72.  Verfahren  zur  elektrolyiisi’hen 
Darstellung  von  Benzidinen;  Zus.  z.  Pat.  116467. — 
Dr.  Walter  Löb,  Bonn,  Kurfürstenstr.  60. 

Kl.  2fb.  T.  714t.  Regenerierbares  Ziok-Kohle-Etemeni. 
— Alexis  *l'urnskoff  und  (3raf  Anatole  von  Nessel- 
rode,  M.aratow,  Russland. 

Kl.  3ih.  K.  19774.  Elektrischer  Ofen,  bei  welchem 
die  beiden  mit  KUhlkanälcn  versehenen  Elektroden 
einen  l'eil  der  muldenförmigen  Ofcnsohle  bilden,  — 
Charles  Albert  Keller,  Paris. 

Kl.  2ib.  L.  14446.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Kohlenelektroden  für  galvanische  Primär-  und  Se- 
kondär-KIcmentc.  — Johann  Lingenöl,  Göppingen, 
Schwaben. 

Kl.  21b.  G.  14  59S.  Positive  Polelektrodc  für  elek- 
trische Sammler.  — Richard  Goldsteiu,  Berlin. 
Chausseestr.  i. 


Kl.  2lb.  M.  16557-  Neuerungen  an  TbcrmobiittcrieD. 
— Josef  Matthias,  Gymnasiumstr.  55,  Adalbert 
Bauer,  Urbanstr.  88,  und  Frits  Seböntoger,  Markt- 
platz 17,  Stuttgart. 

Kl.  2lb.  H.  21  400.  Kohlenelektrode.  — Hertel 
& Co.,  G.  m.  b.  H.,  Berlin,  Wallstr.  26/27. 

Kl.  2th.  L.  13360.  Elektrischer  Schmelzofen  mit 

reihenweise  angeordneleo  Voltabögcn  zum  Schmelzen 
von  Glas  und  ähnlichen  .^toffeo.  — Johann  Lühne, 
Aachen,  Maxstr.  12. 

KI.  2ib.  M.  17476.  Sammlerelektrodc.  — Dr.  Jakob 
Myers,  Hoorn,  Holland. 

KI.  2tf.  B.  25432.  Glühlampe  mit  Oxydglühkörper. 

Andrö  Blondel,  Paris,  41  Avenue  de  la  Bour- 
donnais. 

Kl.  211.  A.  6717.  Neuerungen  an  Nernsfschen  Glüh- 
körpern. Kiccardo  Arno,  Mailand. 

Kl.  2lb.  D.  9422.  Termophor  mit  elektrischer  Heizung. 
Zus.  z.  Patent  104066.  — Deutsche  Termophor- 
Akt. -Ges.,  Berlin,  Kommandantenstr.  14. 
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Kl.  ui.  130  688.  Apparat  zsr  Erscttgung  elektrUcbar 
IbDtladiiDKCB.  Zoa.  z.  Fateat  96400.  — Ur.  M.  Otto. 
.N'euiUjr,  Seioe. 

Kl.  ut.  130  687.  VerfahroD  zur  elektrolytitchoa  L>ar* 
itellung  voa  io  Alkalibydroayd  leicht  ttberftlhrbaren 
AlkaltTcrhicduBgeD  beaw.  too  Alkalisibkat  ocbeo 
Chlor*  oder  Cbk>richw«feUcrbioduDgeii  eU.  — I. 
Wuoder,  NUroberg,  Wöhrderhaoptsir.  31. 

Kl.  3la.  130696.  Au«  Kohle  nod  Metall  geaiachler 
LcUdogikörpcr  fUr  Mikrophone  und  Relais.  — * 
Germain,  Footenay  aux  Kose»,  Fraokrelch. 

Kl.  3if.  U.  2460t.  Slrotnleitende  Verbindang  zwischen 
1. eitern  enter  nnd  sweiler  K laset.  — Wiikelsn  Üoehm, 
Berlin,  Ratbeoowerstr.  74. 

Kl.  3if.  B.  28526.  Verfabreo  sor  Umwandluog  dmbc 
iormiger  Leuchtkörper  aus  Kohle  io  solche  in  Osmium 
hczur.  Rutheokim.  — Dr.  FrtU  Blau,  WolUeüe  u. 
und  Klekirische  GiKhlampenfabrik  »Watts 
(Scharf  8:  Co.).  Währingerstr.  3.  W'ien. 

Kl.  3if.  M.  1773$.  Verfahre«  zur  Erhöbtiog  der 
1 «ochtwirkuog  von  VakuumröhrcD.  --  Tke  Moore, 
Electrica!  CoTnpa«y,  New  V'ork.  V.  St.  A. 

GebraaehsnusUr. 

EintraguDgen. 

Kl.  3ib.  148667.  Galvanisches  Element  mit  radial 
eiBgeselzte«  Elektroden  • Isolatoren,  deren  Kuss  die 
Elektroden  sitttzt  und  den  AbataiKi  der  letzteren  vom 
Geflssboden  begrenzt.  ~ Gustav  Braune,  Berlin, 
.Srhleiemacherstr.  30. 

Kl.  3ib.  148519.  Verachlisaelement  mit  einer  konischoo, 
die  Elemente  wanserdicht  absi'hUessenden,  leicht  ab- 
nehmbaren Vertchhisskappe.  — Erich  Friese,  Berlin, 
Neandersir.  33. 

Kl.  3tb.  148859.  Netzartig  gestaltete  Elektrode,  als 
Masseplntte  für  transportable  Akkumuliitoren,  be- 
stehend aus  seebskantigen  Hohlkörpern  mit  darin 
liegenden  Ilohlcylindem.  deren  HefestiguDgaBichen 
wechselseitig  zur  PInUe  angeordnet  und  regehnkaatg 
durchlöchert  sind.  — • Karl  Georges,  Mflncben. 
Limlwnrmstr.  3I. 

Kl.  3ib.  149  153.  Aus  mehreren  Kohlenlamellen  be- 
stehende negative  Elektrode  fttr  Primirelemente.  — 
P.  E.  Francken.  Brttssel;  Vertr.:  Hugo  Patiky  und 
Wilhelm  l'alaky.  Berlin,  Luitensir.  25. 

Kl.  3ig.  149346.  Flüssigkeitsunterbrecher  für  elek- 
trischen Strom  mit  auswechselbarem  Plättchen.  — 
Emst  Rohmer,  Berlin,  Friedrichstr.  348. 

Kt.  I3d.  150107.  Filterelement  mit  konisch  gelochten 
Siebbödeo.  — Otto  Fromme.  Fn-uikfurt  a.  M„  Mainzer 
Landstr.  187—189. 

Kl.  21b.  150395.  Elektrode  für  Akkumulatoren,  be- 

stehend aus  einem  Rahmen,  welcher  In  seiner  ganzen 
Ausdehnung  von  graden,  wechselweise  rechtwinklig 
ausgesparten  Streifen  durchrogen  wird.  — W.  Holz- 
apfel & Hiigers,  Berlin. 

Kl.  21h.  150367.  Galvanische  Elemente,  deren  Eiek- 

irotlenplaiien  durch  an  der  («eiKsswuntl  angeurdnete 
Vorsprunge  in  ihrer  Höhen*  und  Sciieolage  festge- 
hallen  werden.  — Franz  Cremer,  Augsburg,  Ohet- 
markt. 

Kl.  21g.  180133.  (^uecksilberstrabl-Unterbrechcr  mit 

rotierenden,  in  der  Richtung  der  Hrebangsaebse  ver* 
stellbaren  CnterbrechungsslUckeo.  — Reiniger, 
Gebbert  & Schall,  Erlungea. 

Kl.  2ih,  150223.  Elektrische  Heizkörper  aus  isolieren- 
den, die  Ilcizdrähte  cnthalienden,  an  beiden  Enden 
ofTeneo  Röhren.  — Deutsche  Thermophor- 
Aktieogesellschaft,  Berlin. 

KI.  2I<L  150535.  DynnmobUrste  aus  Kohle  and 
l,ametta.  — P.  Kingsdorff,  Essen  u.  d.  Ruhr, 
Kronprinsenstr.  9. 


Kl.  2ig.  150538.  Elektroinagaeiiacber  Uttlerbrecher. 
bei  welchem  Abweichungen  des  Ankers  ana  der 
Normalstellttog  durch  eine  Marke  ersichtbeb  sind 

— Voltohm,  Elektrizitäts-Gesellschaft  A.-G. 
.München. 

Kl.  21h.  150421.  Elektrisch  bebeUter  Lötkolben, 

bei  welchem  durch  einem  als  Sebrnub«  aoagebildetcn 
Kohlenbalter  die  Lichtl>ogeiibikiiiBg  eingestellt  wird. 

— Albert  Jaaschkow,  Mannheim,  GonUrdatr.  19. 

Erteilungen, 

Kl.  3lf.  119617.  Verfahren  zur  HcrstcHuag  von  Heiz- 
köryiera  zata  Anwlrmen  von  elektriscKen  Glühkörpern 
aut  Leitern  zweiter  Klasse.  — Allgemeine  Eick* 
trizitSlS'Gesellschaft,  Berlin. 

KI.  2th.  119487.  Elektrischer  Schmelsofen  mit  Wider* 
•tandserhiizung.  — Firma  Gustav  Brand,  I.elpsig, 
.SchwägerigcDstr.  117. 

KI.  21h.  119  54].  Elektrischer  Ofen,  hiektriziläu* 
Akt. -Ges.  vorm.  Schuckert  & Co.,  Nlmberg, 

Kl.  121.  120  iti.  Verfahren  zur  Erzeugung  von  Ozon. 

— Nuamlooze  Vennootschap  Indastrieele 
Manlsehappi)  zOzons,  Haag. 

Kt.  40«.  ii9<^6.  V'orrkhtung  zur  W'iedergcwinnung 

von  Zinn  und  Zink  aus  verzinkten  und  venranten 
MetalLibfillen  auf  elektrolytischem  Wege.  — G.  B. 
Cruikthaok,  Birmingham,  H.  K.  St.  Coleman, 
Smethwick  und  P.  Cruikthaok,  Birmingham, 
Kogl. 

Kl.  ui.  120173.  .\pparai  zur  Darsielluog  von  Ozon. 

— W.  Elworthy.  Croncb  End,  .Middl.  Kogl, 

Kl.  2tg.  130  340.  Klcktrolyttscher  Stromunierbrecher. 

Dr.  A.  Wehnelt,  Charlolienbui^,  Leihnizstr.  68. 

Kl.  21b.  120505.  Maschine  sum  Füllen  der  Sammler* 
elektroden  mit  wirksamer  Masse.  — E.  Krancke, 
Berlin,  SchifTbauerdamm  33. 

Kl.  21g.  120478.  Verfahren  zur  Hentellung  der 

isolierenden  Schichten  für  elektrische  Kondensatoren. 

— I..  Lombard!,  Turin. 

Kl.  2lb.  130808.  Sammlerelektrode,  deren  Masse- 
träger  aus  übereinander  in  Abetinden  angeordneten, 
ebenen  oder  rinnenförmigen  Bleipläitcben  besteht.  — 
L.  David,  Barcelona. 

Kl.  3IC.  151  024.  AbschmeUstreifeo,  bei  welchem  der 
Schmelzdraht  in  eine  Nut  des  Polschuhes  eingelötet 
ist  — Dr.  Paul  Meyer,  Akt. -Ges.,  Berlin. 

Kl.  3la.  150819.  P'riiicr  (Kohärer)  mit  konieolrisch 
angeordneten  Elektroden.  — .Meiscr  & Merttg, 
Dresden. 

KI.  2ib.  151  023.  Elektrode  in  flaschenhalsahnlicher 
GettsanfToung,  welche  .lusgewechselt  und  durch  einen 
Kapsciverschtuss  ersetzt  werden  kann.  — Dr.  K,  \V. 
rraissinet,  Colditz  i.  S. 

KI  2tb.  151  065.  lvlektrodenpia*te,  auf  deren  in  viele 
Felder  eingeteilte  Oberfläche  pyramiden-  beiw.  kegel- 
förmige tlrböhungen  angeordoet  sind.  — Edwin 
Bechthold.  München,  TUrkenstr.  44. 

Kl.  21b.  130  926.  V'erfahrcD  zur  Herstellung  von 

Sammlerelektro<len,  bei  denen  die  wirksame  Masse 
sich  in  flüssig-plastischem  ZuAtamie  befindet.  — E. 
l'errot,  Nantoa,  Frankr. 
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ableiter mit  Lichthodenlöschuog  durch  divergierende 
Leiter.  — Union,  Elektriaitätsgesellschaft, 
Berlin. 

Kl.  3if.  U0H75.  Glühkörper  für  elektrische  Glüh- 
lampen. — Dr.  A.  Just.  Wien. 

KI.  2if.  120876.  Verfahren  zur  Neuerung  ausge- 
brannter Glühlampen.  — V.  Karmin.  Wien. 

Kl.  2ih.  130831.  Elektrischer  Schmelzofen  mit  rost- 
artig  aogeordacten  band-  und  stabformigen  Erhitzungs* 
widerständen.  — O.  Vogel,  Berlin. 
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EINIGE  BEMERKUNGEN 
ÜBER  DEN  NEUEN  EDISON-AKKUMULATOR. 


Wir  haben  in  voriger  Nummer  das,  was 
über  den  neuen,  mit  so  viel  Pomp  in  Szene 
gesetzten  Kdison-Akkumulator  durch  den 
Vortrag  von  A.  K.  Kcnelly  bekannt  ist, 
wicdcrgcgebcn.  tis  seien  nun  in  folgenden 
Zeilen  dem  neuen  .Akkumulator  einige  kritische 
Bemerkungen  gewidmet. 

Eine  der  wichtigsten  Eigenschaften  eines 
Akkumulators  ist  bekanntlich  die  Dauer- 
haftigkeit; ein  Akkumulator  von  geringerer 
Kapazität  und  gro.s,ser  Lebensdauer  ist  unter 
allen  Umstanden  einem  solchen  von  hoher 
Kapazität  und  geringer  Lebensdauer  vorzu- 
ziehen. Der  beschriebene  Edison-Akkumu- 
lator ist  ein  speziell  für  die  Zwecke  des 
Automobilismus  konstruierter  Typ,  und  wenn 
an  irgend  einen  Typ  der  Anspruch  einer 
grossen  Lebensdauer  gestellt  werden  muss, 
wenn  von  irgend  einem  eine  grosse  Haftbar- 
keit der  aktiven  Masse  ini  Gitter  verlangt 
werden  muss,  so  ist  dies  bei  dem  für  das 
Elektromobil  gebauten  Akkumulator  der  Fall, 
Wie  steht  cs  nun  in  dieser  Hinsicht  mit  dem 
Edison-Akkumulator.*  Wir  h,aben  uns  ver- 
geblich bemüht,  aus  den  Angaben  Kenellys 
irgend  welche  Tliatsachen  herauszulesen, 
welche  geeignet  wären,  über  diese  V'crhält- 
nisse  Aufschluss  zu  geben,  und  es  scheint 
demnach,  dass  entweder  Versuche  in  dieser 
Hinsicht  noch  nicht  gemacht  worden  sind 


oder  dass  sie  angestellt  wurden  und  jedoch 
Verhältnisse  ergeben  haben,  die  eine  Ver- 
öffentlichung noch  nicht  für  angezcigt  er- 
scheinen la.ssen.  Ueber  die  Kont.äktwirkung 
zwischen  Eisen,  Nickel  und  Nickelsuperoxyd 
sind  uns  irgend  welche  Litteraturangaben 
nicht  bek.annt,  und  der  Umstand,  dass  bei 
Herstellung  der  Gitter,  Platten  und  Kästen 
mit  grosser  Sorgfalt  verfahren  und  u.  a. 
Drucke  von  loo  t mittelst  hydraulischer 
Pressen  erzeugt  werden,  bietet,  wie  die  Er- 
fahrung lehrt,  noch  keine  Gewähr  für  einen 
so  innigen  Kont.akt  zwischen  den  einzelnen 
Komponenten  des  Akkumulators,  da.ss  der- 
selbe den  Wirkungen  der  Elektrolyse  mit 
den  in  ihrem  Gefolge  auftretenden  Polari- 
sationserscheimmgen  einerseits  und  den  Er- 
schütterungen, licnen  ein  in  d.as  Elektro- 
mobil eingebauter  transportabler  .Akku- 
mulator ausgesetzt  ist,  andererseits  zu 
widerstehen  vermag.  Es  sind  also  in  Bezug 
auf  diesen  Punkt  weitere  Versuche  abzu- 
warten. 

Eine  nicht  minder  gro.sse  Rolle  als  die 
Lebensdauer  spielt  bei  einem  Akkumul.itor 
der  Preis.  Da  dieser  ein  mit  der  I-ebens- 
dauer  selbst  in  innigstem  Zusammenhänge 
stehenrlcr  Faktor  ist,  so  ist  die  Schluss- 
folgerung wohl  gerechtfertigt,  dass  sich  ohne 
genaue  Kenntnis  der  Lebensd.auer  auch  ein 
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Schluss  auf  den  Preis  nicht  ziehen  lässt. 
IJie  Angabe  Kcncllys,  dass  1-dison  hollt, 
die  elektrische  Energie  seines  Akkumulators 
zu  demselben  Preise  liefern  zu  können,  wie 
die  der  Hleiakkumulatoren,  sagt  ja  schon  in- 
direkt, dass  in  Bezug  auf  den  Preis  sich 
momentan  der  Edison-Akkumulator  un- 
günstiger stellt  als  der  Bleisammler.  Dies 
darf  uns  nicht  Wunder  nehmen.  Heim  Blei- 
samniler  ist  die  Herstellung  der  Platten  ein 
einfaches  Verfahren ; das  Giessen  der  Rahmen 
ist  noch  der  komplizierteste  Prozess,  der 
jedoch  heute  bei  der  vollendeten  Technik 
der  Giessniaschinen  keinerlei  besondere 
Schwierigkeiten  mehr  macht.  Die  Herstellung 
der  aktiven  Masse,  das  Pasten,  Formieren 
u.  s.  w.  sind  so  einfache  Manipulationen,  dass 
sie  nach  geringer  Anleitung  von  jedem  Arbeiter 
vorgenommen  werden  kininen.  Man  ziehe 
nun  dagegen  alle  die  Arbeiten,  Maschinen, 
hydraulischen  Pressen  u.  s.  w.  in  Betracht, 
die  zur  Herstellung  des  Edison-Akkumu- 
lators nötig  sind  und  die  wir  in  vorstehenden 
Zeilen  be.schriebcn  haben;  man  bedenke 
ferner,  dass  Eisen  und  Nickel  in  Bezug  auf 
Umformung  zu  Gittern  der  Bearbeitung  in- 
folge ihrer  physikalischen  Eigenschaften  viel 
mehr  Widerstand  entgegensetzen,  als  das  so 
leicht  in  jede  Form  zu  bringende  weiche 
Blei;  endlich  kommt  noch  der  Preisunter- 
schied in  den  Rohmaterialien  in  Betracht,  der 
sich  allerdings  für  den  .Moment  der  Berech- 
nung entzieht,  der  sich  aber  für  Nickel  und 
Nickelsuperoxyd  sicher  höher  stellen  dürfte 
als  das  ISlei  und  .seine  Superoxyde. 

Neben  dem  Preis  und  der  Lebensdauer 
spielt  noch  der  ganze  Chemismus  des  Akku- 
mulators eine  Rolle.  Zunächst  besteht 
zwischen  den  Superoxyden  des  Bleis  und  dem 
Blei  selbst  in  der  Platte  des  BIciakkumulators 
eine  — der  Ausdruck  ist  wohl  gerechtfertigt  — • 
Zone,  in  welcher  zwischen  beiden  ein  fe.stes 
Ineinander-Uebergehen  infolge  chemischer 
V otgänge  stattgefunden  hat.  Ganz  abgesehen 
davon,  dass  diese  Zone  auch  eine  längere 
Lebensdauer  gew’ährleistet,  vermindert  sie  die 
zwisehen  der  Masse  und  dem  Gitter  eventl. 
bestehenden  Uebergangswiderstände.  Beim 
Edison-Akkumuhator  fehlt  diese  Zone,  und 
ob  im  Verlaufe  der  Ladung  resp,  Entladung 
nicht  an  den  Stellen  des  Kontaktes  zwischen 
Superoxyd.  Nickel  und  ICisen  Sekundärpro- 
zesse. Polarisationserscheinungen  mit  sich 
lockerndem  Kontakte,  endlich  .auch  grosse 
Uebergangswiderstände  (eventl.  infolge  ein- 
gelagertcr  Gase)  stattfmden,  ist  ein  Umstand, 
über  den  aus  Kcnellys  Angaben  nichts  zu 


ersehen  ist.  Ebenso  bedürfen  manche  An- 
gaben Kenellys,  wie  z.  B.  die  bezüglich  des 
Verhaltens  des  Eisens  in  Alkalilauge,  die 
Rolle  des  Superoxyds  alsSauerstoffuberträgcr, 
sicherlich  noch  einer  genaueren  Nachprüfung. 

Föne  wichtige,  nicht  zu  unterschätzende 
Rolle  spielt  auch  die  Gewichtsersparnis. 
Ueber  diese  giebt  uns  eine  Nebcneinander- 
stellungdcrspezifischen  Gewichte  dereinzelnen 
Ingredienzien  des  Blei-  und  Edison-Akku- 
mulators einige  Auskunft. 

Fis  ist  das  spezifische  Gewicht  von 

Pb  11,37, 

PbOj  7,1, 

Ni  8.7, 

St.ahl  7,7. 

Eine  genaue  F'ormel  des  verwendeten 
Nickelsuperoxyds  giebt  Kenelly  nicht  an, 
doch  dürfte  die  Zahl  5,0  im  Mittel  für  da.s- 
selbe  wmhl  richtig  sein,  so  dass  also  durch 
den  Edison-Akkumulator  selbst  dann  noch 
eine  Gewichtsersparnis  erzielt  werden  wurde, 
wenn  die  Angabe  Kenellys  über  die  für 
den  Bleiakkumulator  benötigte  Schwefelsäure 
nicht  zu  hoch  wäre.  Diese  relative  Gewichts- 
ersparnis wird  aber  durch  die  positiv  vor- 
handene geringere  Energie,  die  der  Fidison- 
akkumulator  liefert,  wieder  ausgeglichen. 
Wie  wir  gesehen  haben,  ist  die  Entlade- 
spannung des  letzteren  I,I  Volt,  während 
man  die  des  Bleis,ammlers  rund  mit  2,0  im 
Mittel  wohl  annehraen  darf  — mit  anderen 
Worten;  der  Edison-Akkumulator  liefert 
etwa  die  halbe  Spannung  (rund)  des  Blei- 
sammlers, so  dass  es  zur  Firzielung  des 
gleichen  Effektes  nötig  ist,  die  doppelte 
Zellenanzahl  zu  verwenden.  Die  Grös-se  der 
Zellen,  resp.  die  Plattenoberfläche  sei  hier 
ganz  ausser  Acht  gelassen;  aber  .schon  aus 
den  Spannungsverhältnissen  allein  ergiebt 
sich,  dass  eine  Raumersparnis  mit  dem 
Füdison-Akkumulator  nicht  zu  erzielen  ist. 

W'ir  könnten  diese  Betrachtungen  noch 
weiter  fortsetzen,  aber  wir  glauben,  in  obigen 
Ausführungen  die  Hauptpunkte  berührt  zu 
haben.  Fän  leichter  Akkumulator  ist  FZdisons 
Akkumulator  ja,  doch  wird  die  gegenüber 
dem  HIeiakkuniulator  geringere  Schwere 
durch  die  geringere  von  ihm  gelieferte  Energie 
mehr  als  ausgeglichen,  so  dass  zur  Erzielung 
derselben  Leistung  wohl  in  der  That  ein 
positiv  höheres  Gewicht  zur  VerwendiAg 
gelangen  muss.  Auf  die  übrigen  Fiigen- 
schaften,  soweit  sie  oben  nicht  schon  erörtert 
wurden,  behalten  wir  uns  vor,  nochmals  zu- 
rückzukommen, sobald  nähere  .Angaben,  die 
ja  unbedingt  bald  folgen  müssen,  vorliegen. 
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DIE  WASSERSTERILISIERUNG  DURCH  OZONISIERTE 
LUFT  NACH  DEM  SYSTEM  VON  ABRAHAM  UND  MARMIER. 

Von  Civilingenicur  Frib  Krall  in  Hamburg. 


Eine  sehr  interessante  Anwendung  der 
Elektrizität  war  im  vorigen  Jahre  auf  der 
Pariser  Weltausstellung  im  Annex  für  Elektro- 
chemie von  der  Sociiti  industrielle  de 
rOzone,  Paris,  ll  rue  de  Korne,  ausge- 
stellt, nämlich  eine  Anlage  zur  Wasser- 
sterilisierung durch  ozonisierte  Luft  nach 
dem  System  von  Abraham  und  Marmicr. 

Bekanntlich  sind  die  meisten  Städte 
darauf  angewiesen,  ihr  Trinkwasser  aus 
Flüssen,  Seecn  u.  dgl.  zu  entnehmen,  haben 
also  kein  reines,  sondern  mehr  oder  weniger 
verunreinigtes  Wasser  zur  Verfügung,  das 
auf  irgend  eine  Weise  gereinigt  werden  muss. 
Dasselbe  gilt  auch  fast  durchgehends  von 
den  Wasserversorgungen,  die  brauchbares 
Grundwasser  verwenden  können,  da  auch 
dieses  durch  Infiltration  von  oben  meist  ver- 
unreinigt wurde. 

Die  Frage  der  Trinkwasser-Reinigung 
im  Grossen  ist  also  von  grösster  Wichtigkeit 
und  beschäftigt  Technik  und  Industrie  auf 
das  Lebhafteste. 

Während  nun  bisher  für  den  Grossbetrieb 
nur  die  bekannten  Sandfilter  in  Frage  kommen 
konnten  und  von  den  verschiedenen  Methoden, 
durch  Zusatz  von  Chemikalien  das  Wasser 
zu  reinigen,  wegen  der  Schwierigkeit,  die 
Chemikalien  nachher  aus  dem  gereinigten 
Wasser  wieder  zu  entfernen,  von  vornherein 
abgesehen  werden  muss,  scheint  das  neue 
Abraham  - Marmier'schc  Verfahren  der 
Sterilisierung  des  Wassers  durch  ozonisierte 
Luft  die  Frage  befriedigend  zu  lösen.  Eine 
seit  Jahren  bestehende  Anlage  dieser  Art, 
durch  die  die  Stadt  Lille  mit  Trinkwasser 
versorgt  wird  und  auf  die  wir  unten  zurück- 
kommen werden,  beweist  wenigstens  die 
vorteilhafte  Verwendbarkeit  für  den  Gross- 
betrieb. 

Die  Eigenschaften  des  Ozons,  im  \V'a.sser 
sehr  wenig  löslich  zu  sein,  daher  den  Wohl- 
geschmack und  die  Zusammensetzung  des 
Wassers  nicht  zu  bceinflu.s.sen,  dabei  aber 
alle  lebenden  Keime  zu  töten  und  auch  alle 
im  Wasser  gelösten  organischen  Substanzen, 
die  das  Filter  durchlasscn  würde,  sicher  zu 
zerstören,  machen  das  Ozon  zur  Wasser- 
sterilisierung äusser.st  geeignet,  und  sind  denn 
auch  schon  vielfach  Versuche  gemacht,  das 
Ozon  hierzu  zu  verwenden.  Die  bisherigen 


Misserfolge  hatten  ihren  Grund  hauptsächlich 
in  der  Schwierigkeit,  Ozon  im  Grossen  billig 
und  in  genügender  Menge  herzustellen,  d.  h. 
also  den  SauerstofiT  der  Luft  billig  zu  ozoni- 
sieren. Von  den  chemischen  Prozessen,  bei 
denen  sich  Ozon  bildet,  mu.sste  natürlich 
abgesehen  werden,  und  cs  konnte  nur  die 
Elektrizität  zur  Ozonbildung  verwendet 
werden. 

Bekanntlich  bildet  sich  bei  der  sog. 
stillen  elektrischen  Entladung  Ozon,  und 
nimmt  die  Menge  des  gebildeten  Ozons  mit 
der  elektrischen  Spannung  zu.  Da  mit  der 
Zunahme  der  Spannung  aber  auch  die  Tem- 
peratur steigt,  eine  höhere  Temperatur  aber 


das  gebildete  Ozon  zum  Teil  wieder  zer- 
stören, die  Ausbeute  also  verringern  würde, 
so  muss  die  Temperaturzunahme  verhindert 
werden,  was  durch  Kühlung  der  Leiter  leicht 
zu  erreichen  ist.  Ebenso  muss  der  bei 
grösserer  Spannung  bestehenden  grösseren 
Gefahr  des  Ueberspringens  von  Funken 
zwischen  den  Leitern  vorgebeugt  werden, 
weil  mit  der  Funkenbildung  ein  Energie- 
verlust verbunden  ist;  gleichzeitig  müssen 
aber  die  Pole  einander  möglichst  nahe  ge- 
bracht werden,  weil  mit  zunehmender  Pol- 
nähe die  Ausbeute  wächst.  — Diesen  Be- 
dingungen genUgt  das  System  von  Abraham 
und  Marmicr  in  hohem  Masse. 
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Der  in  Fig.  41  dargestellte  >Ozonisator« 
besteht  aus  einem  luftdichten  Kasten  von 
etwa  2'/,  m Höhe.  In  demselben  sind, 
parallel  neben  einander,  die  Elektroden  e 
isoliert  aufgehängt.  Diese  Elektroden  sind 
gusseiserne  hohle  Scheiben,  deren  Flächen 
sauber  abgedreht  und  mit  starken  Spiegel- 
glasscheiben i bedeckt  sind,  so  dass  jede 
Elektrode  e zwei  solcher  Glasplatten  i trägt. 
Die  Aufhängung  der  Elektroden  im  Kasten 
ist  derartig,  dass  zwischen  je  2 Filektroden 
ein  grösserer  Zwischenraum  sich  befindet. 
Zur  Kühlung  wird  in  die  zu  diesem  Zwecke 


hohlen  Elektroden  Kühlwasser  geleitet,  und 
zwar  sind  zur  Vermeidung  von  Erdschluss 
zwei  isolierte  Wasserbehälter  vorhanden, 
deren  einer  die  -j-  Elektroden  und  deren 
anderer  die  — Elektroden  kühlt;  ausserdem 
wird  der  Wasserstrahl  beim  Einfliessen  in 
die  Behälter  und  beim  Verlassen  der  Elek- 
troden in  Tropfen  aufgelöst  und  so  die 
Leitung  unterbrochen.  — Alle  Elektroden 
bis  auf  die  letzte  sind  in  der  Mitte  durch- 
bohrt und  nehmen  ein  weites  Lultzufuhrungs- 
rohr  Z auf,  in  welches  die  Luft  eingeblascn 
wird,  die  dann  durch  die  am  Umfange  von 


Z befindlichen  Löcher  o in  die  zwischen  den 
Elektroden  befindlichen  Zwischenräume  tritt 
und  hier  durch  die  zwischen  den  Elektroden 
stattfindende  stille  Entladung  ozonisiert  wird 
und  dann  ozonisiert  durch  das  AustritLsrohr 
D den  Ozonisator  verlässt. 

Die  Elektrizität  wird  durch  eine  Wechsel- 
strommaschine erzeugt,  deren  Spannung  durch 
einen  Transformator  auf  40000  V^olt  gebracht 
wird;  im  übrigen  ist  eine  hohe  Wechseizahl 
für  die  Ausbeute  von  grösserer  Bedeutung 
als  eine  besonders  hohe  Spannung.  Durch 
Einschaltung  einer  Funkenstrecke  wird  der 
Ueberschrcitung  der  zwischen  den  Elektroden 
gewünschten  Spannung  und  einem  Durch- 
geschlagenwerden der  Isolierglasplatten  vor- 
gebeugt; die  Erfahrung  im  praktischen  Be- 


triebe hatdieZuverlässigkeit  dieser  Einrichtung 
erwiesen.  Der  mit  der  hierbei  auftretenden 
F'unkenbildung  verbundene  Energieverlust 
wird  durch  die  gleichzeitige  Erhöhung  der 
Wechselzahl  und  die  damit  verbundene 
grö.ssere  Ausbeute  reichlich  gedeckt.  Der 
Funken  selbst  wird  durch  einen  kräftigen 
Luftstrom  ausgeblasen. 

Das  Schema  einer  Ab r ah  a m-Marm  i er- 
sehen Sterilisierungs-Anlage  zeigt  Fig.  42. 

Die  Luft  wird  durch  den  Ventilator  V 
in  den  Trockner  S gedrückt,  in  dem  ihr  die 
Feuchtigkeit  genommen  wird.  Von  hier 
gelangt  sie  in  den  Ozonfsator  O,  den  sie 
ozonisiert  durch  das  Rohr  a verlässt.  Durch 
das  Rohr  a wird  sie  in  den  Reiniger  R ge- 
leitet, dessen  innere,  im  übrigen  nichts  Neues 
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bietende  Einrichtung  der  Art  i.st,  da.ss  das 
von  oben  eintretende  zu  reinigende  Was.ser 
in  feinster  Weise  verteilt  und  mit  der  ihm 
von  unten  entgegenströmenden  ozonisierten 
Luft  aufs  Innigste  gemischt  und  dadurch 
sterilisiert  wird.  Die  Zuführung  des  zu  reini- 
genden Wassers  erfolgt  durch  die  Pumpe  C 
aus  der  Wa.s,serentnahmestelle  A;  das  im 
Reiniger  R gereinigte  Was.ser  sammelt  sich 
unten  im  Reiniger  und  fliesst  durch  das 
Rohr  n zum  Reimvasscr-Behältcr  ab.  Durch 
Rohr  b tritt  die  Luft  aus  dem  Reiniger 
heraus. 

M ist  die  VV'echselstrom-Maschine,  T der 
Translormator  und  F die  Funkenstrecke. 

Was  die  Wirkung  der  Abrahani- 
Marmier’schen  Wassersterilisierung  betrifft, 
so  dürften  die  Ergebnisse  der  Liller  Ver- 
suchsanlage diese  am  besten  veranschaulichen. 
Die  Stadt  Lille  liegt  in  einer  weiten  Ebene 
des  Deülethales  und  bekommt  ihr  Wasser 
von  einer  Anzahl  von  Quellen,  die  in  der 
Nähe  von  Emmerin  bei  Lille  liegen  und 
Moorboden  und  bebautem  Lande  entspringen. 
Den  Verhältnis.sen  entsprechend,  ist  das 
Wa.sser  das  ganze  Jahr  hindurch,  besonders 
aber  im  Herbst,  stark  mit  Mikroben  ange- 
füllt, und  verursachen  dieselben  zweifellos 
die  alljährlich,  besonders  zur  Zeit  der  I lerbst- 
regen,  zahlreich  auftretenden  typhösen  Er- 
krankungen der  Liller  Bevölkerung.  1898 
erhielten  nun  Abraham  und  Marmier  die 
Erlaubnis  zur  Anlage  einer  V'ersuchsanstalt, 
die  sowohl  gesundheitlich  brauchbares  Wasser 
liefern,  als  auch  den  Verbrauch  sicher  decken 
mü.sse.  — 

Ein  wissenschaftlicher  Ausschuss,  dem 
u.  a.  Roux,  der  bekannte  Mitarbeiter 
Pasteur’s,  angehörte,  berichtete  über  die 
Betriebsergebnisse  der  Anlage,  und  geben 
wir  im  Nachfolgenden  einen  kurzen  Auszug 
dieses  Berichtes: 

»I.  Das  Verfahren  von  Abraham  und 
Marmier  hat  sich  als  unzweifelhaft  wirksam 
erxviesen  und  ist  die  Wirkung  grösser  als 
bei  irgend  einem  der  bisherigen  Verfahren 
zum  Sterilisieren  von  Trinkwasser  im  Grossen. 

2.  Alle  in  dem  untersuchten  W'asser 
vorhandenen  pathogenen  Mikroben  werden 
vollkommen  vernichtet  (bis  auf  einige  Keime 
des  im  übrigen  für  Men.schen  und  Tiere 
durchaus  unschädlichen  Bacillus  subtilis 
[Hcub.acillus],  der  aber  auch  den  meisten 
anderen  Vernichtungsmethoden,  sogar  der 
Erhitzung  mit  Dampf  von  110“,  widersteht). 

3.  Die  Ozonisierung  bringt  in  das  Wasser 
nichts  hinein,  was  der  Gesundheit  schädlich 
sein  könnte;  das  Wasser  wird  vielmehr 


energisch  gelüftet,  dadurch  gesunder,  ge- 
niessbarer  und  haltbarer,  ohne  dass  ihm  nütz- 
liche mineralische  Bestandteile  genommen 
würden. 

4.  Die  Einfachheit  der  Einrichtung  und 
die  Unveränderlichkeit  und  Regelmässigkeit 
des  Betriebes  garantieren  die  volle  Betriebs- 
sicherheit der  Anlage.  Die  .Anwendbarkeit 
selbst  für  die  grössten  Verhältnisse  ist 
zweifellos. 

5.  Der  Stadt  Lille  ist  das  Verfahren 
von  Abraham  und  Marmier  zu  empfehlen, 
da  dieses  die  völlige  und  dauernde  Un- 
schädlichkeit des  Wassers  von  Emmerin 
herbeiführt.  — Bei  Anwendung  dieses  Ver- 
fahrens dürfte  es  auch  vollkommen  genügen, 
bei  einer  Vergrösserung  der  Wa.sserver- 
sorgung  von  Lille  nicht  eine  Vergrü.sserung 
der  Zufuhr  von  Emmerin  zu  bewirken, 
sondern  das  nötige  Wasser  einfach  einem 
P'lusse  oder  Kanal  in  der  Nähe  Lilles  zu 
entnehmen,  dies  über  Sand  grob  zu  filtrieren 
und  dann  n.aeh  Abraham  und  Marmier  zu 
sterilisieren.« 

Bemerkt  sei  noch,  dass  der  Keimgehalt 
der  verschiedenen  entnommenen  Proben  des 
ungereinigten  Wassers  zwischen  1000  bis 
4000  pro  I ccm  variierte.  Wenn  man  be- 
denkt, dass  man  bisher  schon  zufrieden  war, 
wenn  in  i ccm  gereinigten  Wassers  sich  nur 
noch  60  bis  too  nicht  pathogene  Keime 
vorfinden,  so  muss  die  Sterilisierung  nach 
dem  Abraham-Marmier’schen  Verfahren 
als  ganz  ausserordentlich  hoch  bezeichnet 
werden. 

Abraham  und  Marmier  gehen  mit 
der  Konzentration  nicht  über  2 bis  3 des 
in  der  Luft  enthaltenen  Sauerstoffes  hinaus 
und  vermeiden  dadurch,  dass  das  Wasser 
einen  Ozongcruch  oder  -Geschmack  annimmt. 
Gleichzeitig  wird  die  Bildung  von  Stick- 
oxyden im  Ozonisator  und  die  Zunahme  des 
gereinigten  Wassers  an  Stickstoff  verhütet; 
wahrscheinlich  ist  dies  auch  der  guten  Kühlung 
zuzuschreiben. 

Was  endlich  die  Kosten  des  V'crfahrens 
betrifft,  so  kann  man  annehmen,  dass  pro 
Stunde  und  Pferdekraft  20  g Ozon  erzeugt 
werden.  Da  nun  nach  den  Versuchen  in 
Emmerin  5,8  mg/ltr  zur  Sterilisicnmg  voll- 
kommen genügen,  also  in  1 cbm  Luft  5,8  g 
Ozon  enthalten  sind,  so  ist  die  zur  Ozoni- 
sierung von  I cbm  Luft  nötige  Kraft 

• O 

’’  = 0,29  PS, st.  Rechnet  man  für  i PS/st. 
20 

6 Pf.,  so  sind  die  Kosten  der  Ozonisierung 
von  I cbm  Luft  6 ■ 0,29  = 1,74  Pf.  Um 
hieraus  die  Kosten  für  die  Sterilisierung  von 
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I cbm  Wasser  berechnen  zu  können,  müsste 
man  die  Menge  des  stündlich  durch  den 
Reiniger  gehenden  VV'assers  und  der  stündlich 
durch  den  Reiniger  gehenden  ozonisierten 
Luft  kennen;  über  beides  fehlen  aber  die 
Angaben.  Die  Firma  selbst  macht  über  die 
Kosten  keine  Angaben,  da  dieselben  zu  sehr 
von  den  begleitenden  Umständen  beeinflusst 
würden.  Jedenfalls  aber  seien  die  Kosten, 
die  entstehen,  wenn  man  das  Wasser  aus 
einer  nahegelegenen  Entnahmestelle  (See, 
Fluss)  entnimmt,  über  Kies  grob  filtriert  und 
dann  nach  Abraham-Marmier  sterili.siert, 
wesentlich  niedriger,  als  die  durch  Anlage 


langer  Leitungen  zur  Zufuhr  von  Quell-  oder 
Grundwasser  verursachten  Kosten.  — Es 
würde  sich  sogar  empfehlen  und  rentieren, 
bei  bestehenden  Anlagen,  die  kein  absolut 
einwandfreies  Wasser  liefern,  die  Ozonsterili- 
sierung einzuführen,  da  die  geringen  Mehr- 
kosten reichlich  durch  die  Gewinnung  tadel- 
losen Trinkwassers  gedeckt  würden- 

Wenn  die  an  dies  neue,  offenbar  auch 
für  die  grössten  Verhältniss'  sofort  verwend- 
bare Verfahren  geknüpften  Erwartungen  sich 
erfüllen,  so  dürfte  dadurch  die  Frage  der 
Trinkwasserrcinigung  ihrer  Lösung  wesentlich 
näher  gebracht  sein. 


NEUERE  PRODUKTE  DES  ELEKTRISCHEN  OFENS. 


Das  Darniederlicgcn  der  Carbidindustric 
bietet  Anlass,  die  teuren  Anlagen  der 
elektrischen  Oefen  zur  Produktion  anderer 
Artikel  als  Calciumcarbid  zu  verwenden. 
Die  in  dieser  Richtung  angestellten  Versuche 
stossen  jedoch,  wie  wir  der  Zeitschrift  »Kraft 
und  Licht«  entnehmen,  auf  grosse  Schwücrig- 
keiten,  und  von  der  Aufnahme  neuer 
Fabrikationen  i.st  in  den  bisherigen  Carbid- 
werken  nichts  zu  hören.  Es  erscheint  des- 
halb angebracht,  auf  einige  neuere  Verfahren 
hinzuweisen,  die  sich  nach  dieser  Richtung 
hin  bewegen  und  vielleicht  nicht  allgemein 
bekannt  sind. 

Da  ist  zunächst  das  Verfahren  von  Limb- 
Lyon  zur  Herstellung  von  Erdalkalimetall- 
carbiden  aus  den  Sulfiden  oder  Sulfaten  der 
Firdalkalien  zwecks  Gewinnung  von  Erdalkali- 
hydrat und  Acetylen  durch  einfache  Zersetzung 
des  entstehenden  Carbids. 

Es  ist  bereits  vorgeschlagen  worden, 
Carbide  aus  den  Sulfiden  und  Sulfaten  der 
Erdalkalimetalle  herzustellcn,  wobei  man 
einfach  die  Sulfide  bezw.  die  Sulfate  mit 
Kohle  im  elektrischen  Lichtbogen  behandelt. 
Dieses  Verfahren  hat  jedoch  den  Nachteil, 
dass  die  Reaktion  nur  sehr  träge  vor  sich 
geht  und  eine  vollständige  Umsetzung  hier- 
bei nicht  erzielt  werden  kann.  Aus.serdem 
bedarf  man  zu  seiner  Ausführung  einer 
ausserordentlich  hohen  Stromstärke,  und  man 
hat  ferner  mit  dem  Ucbelstandc  zu  kämpfen, 
dass  der  entstandene  Schwefel  nur  sehwierig 
und  unvollständig  entfernt  werden  kann. 
Dies  wird  dadurch  vermieden,  dass  man  der 
Mischung  ein  Metall  zufügt,  welches,  indem 
es  sich  mit  dem  Schwefel  verbindet,  dessen 


leichte  Abspaltung  aus  dem  Erdalkalisulfid 
bewirkt  und  dadurch  die  Reaktion,  die  sonst 
nur  sehr  träge  verläuft,  fast  quantitativ  ge- 
staltet, sodass  sich  das  Verfahren  zur  Ueber- 
führung  von  Sulfiden  und  Sulfaten  der  Erd- 
alkalimetalle in  die  entsprechenden  Hydrate 
unter  gleichzeitiger  Gewinnung  von  Acetylen 
anwenden  lässt.  In  der  Patentschrift  103367 
ist  ein  Verfahren  der  Darstellung  von  Erd- 
alkalimetallcarbiden  beschrieben,  nach  welchem 
einem  Gemisch  aus  Erdalkalimetalloxyd  und 
Kohle  noch  Zinn  oder  Blei  zugesetzt  wird, 
um  durch  die  leichte  Schmelzbarkeit  dieser 
Metalle  die  Verteilung  der  Hitze  zu  be- 
schleunigen, Bei  diesem  Verfahren  ist  die 
Herstellung  von  Hydraten  der  Erdalkali- 
metalle schon  wegen  der  Wirkung  dieser 
stark  alkalischen  Körper  auf  das  Zinn-  und 
Bleioxyd  ebenso  wenig  ins  Auge  gcfa.sst, 
als  die  gleichzeitige  Gewinnung  von  .Mctall- 
sulfiden.  Bei  dem  vorliegenden  Verfahren 
wird  durch  den  Mctallzusatz  dagegen  sowohl 
das  Hydrat  des  Erdalkalimetallcs,  und  be- 
sonders Bar>-thydrat,  als  auch  Schwefelmetall 
in  technisch  verwertbaren  Mengen  gewonnen. 
Fis  ist  dabei  möglich,  mit  einem  viel 
geringeren  Mass  an  elektrischer  Energie  als 
bei  den  bisherigen  Verfahren  auszukommen. 

Zwecks  Durchführung  des  kürzlich 
patentierten  Verfahrens  wird  eine  Mischung 
von  Schwcfcibarium  und  Kohle  mit  einem 
.Metall  oder  Metalloxyd  im  elektrischen  Ofen 
erhitzt.  Aus  dem  entstehenden  Produkt 
wird  durch  am  besten  kochendes  Wasser 
Barythydrat  und  Acetylen  gebildet,  während 
Schwefelmetall  unangegrifien  zurückbleibt. 
Das  Acetylen  kann  in  beliebiger  Weise 
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seiner  Verwendung  zugcRihrt  oder  auf- 
gespeichert werden,  während  das  Erdalkali- 
hydrat durch  Wasser  ausgezogen  und  aus- 
krystallisiert  wird.  Es  ist  genügend  rein, 
um  sofort  in  der  Technik  Verwendung  zu 
finden.  Das  ferner  entstehende  Schwefel- 
metall kann  dann  in  beliebiger  Weise  zwecks 
Gewinnung  des  Schwefels  oder  für  andere 
Zwecke  weiter  behandelt  werden. 

Als  Metall  wird  vorzüglich  Eisen  oder 
Eisenoxyd  angewendet,  doch  kann  selbst- 
verständlich auch  jedes  andere  Metall  Ver- 
wendung finden.  Ebenso  kann  statt  des 
Sulfids  auch  das  schwefelsaure  Salz  zur  An- 
wendung gelangen,  welches  zunächst  bei 
dem  Verfahren  reduziert  wird. 

Beispiel:  Eine  Mischung  aus  100  T. 
schwefelsaurem  Baryt  und  34  T.  Koks  wird 
zunächst  gebrannt,  wobei  Sulfid  mit  einem 
grossen  Ueberschuss  von  Kohle  entsteht. 
Das  Produkt  wird  aufs  neue  gepulvert,  mit 
26  kg  Eisen-  oder  Stahlabfällen  gemischt 
und  der  Behandlung  im  elektrischen  Ofen 
unterworfen.  Aus  dem  entstehenden  Produkt 
erhält  man  durch  Einwirkung  von  Wasser 
etwa  IO  kg  Acetylen  und  100  bis  120  kg 
krystallisiertes  Barythydrat. 

Wofern  man  sich  des  Eisenoxyds  statt 
des  Plisenabfalles  bedient,  wendet  man  auf 
100  kg  Schwefelsäuren  Baryt  etwa  43  kg 
Koks  und  35  kg  Eiseno.xyd  an,  um  die 
gleichen  Gewichtsmengen  Acetylen  und 
Barythydrat,  wie  oben  angegeben,  zu  erhalten. 
Es  ist  selbstverständlich,  dass  diese  Verhält- 
nisse je  nach  der  Reinheit  der  angewendeten 
Materialien  und  nach  der  Stärke  des  elek- 
trischen Stromes  variieren. 

Bei  Anwendung  von  Manganoxyd  ver- 
wendet man  für  die  gleichen  Mengen  von 
schwefelsaurem  Baiyt  und  von  Koks  etwa 
40  kg  des  ersteren,  die  man  zunächst  durch 
Brennen  in  braunes  0.xyd  überführt  und 
alsdann  dem  Gemenge  von  schwefelsaurem 
Baryt  und  Koks  zusetzt. 

Man  kann  sowohl  Gleich-  wie  Wechsel- 
ströme zur  Ausführung  des  Verfahrens  be- 
nutzen. Die  Anwendung  von  Gleichstrom 
befördert  wegen  der  von  ihm  ausgeübten 
elektrischen  Wirkung  die  Abspaltung  von 
Schwefel.  Eine  andere  hier  zu  erwähnende 
Neuerung  ist  das  gleichfalls  durch  Patente 
geschützte  V^erfahren  zur  Darstellung  von 
Schwermetallen,  hezw.  deren  Carbiden  im 
Schmelzfluss  von  Louis  Michel  Bullier  und 
der  Socidtd  des  Carbures  Metalliques  in 
Paris').  Aus  der  Moissan'schen  Abhandlung 
ist  cs  bekannt,  da.ss  man  durch  Calciumcarbid 
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auf  Metalloxyde  reduzierend  wirken  kann. 
Hieraus  ist  nicht  zu  entnehmen,  dass  eine 
gleiche  Wirkung  auch  auf  die  Halogen- 
verbindungen solcher  Metalle  möglich  ist; 
denn  mittels  Kohlenstoff  kann  man  wohl 
Metalloxyde  reduzieren,  aber  nicht  Metall- 
chloride. 

Nach  Chemical  News’)  erscheint  ferner 
die  Reduktion  der  Chloride  von  Erdmetallen 
durch  Calciumcarbid  wahrscheinlich. 

Hieraus  kann  man  jedoch  nicht  schlie.ssen, 
dass  nun  thatsächlich  eine  Reduktion  statt- 
findet und  in  welchem  Sinne  eine  solche 
erfolgen  soll. 

Es  ist  nun  festgestellt  worden,  dass  das 
Calciumcarbid,  wenn  es  mit  Halogensalzen 
unter  Schmelzung  in  Berührung  ist,  durch 
Doppelzersetzung  Carbide  des  in  den  Salzen 
enthaltenen  Metalles  oder  auch  einfach  das 
Metall  selbst  liefern  kann,  falls  letzteres  .sich 
nicht  mit  Kohlenstoff  verbindet.  In  diesem 
letzteren  Falle  wird  der  Kohlenstoff  in  Freiheit 
gesetzt.  F'alls  das  Metall  fähig  ist,  Carbid- 
bildung  zu  veranlassen  oder  sich  zu  karburieren, 
kann  man  die  Reaktion  durch  folgende 
Gleichung  ausdrücken: 

(RClj)  n -j-  n CaC,=  (RC)n  -j-  n(CaClj  -|-  Cn. 

In  die.ser  Gleichung  bedeutetR  das  Metall, 
welches  aus  seinem  Chlorid  als  solches  oder 
als  Carbid  hcrgestellt  werden  .soll.  Es  ist 
hier  belsjjiclsweise  angenommen,  da.ss  ein 
Atom  des  Metalles  sich  mit  einem  Atom 
Kohlenstoff  verbindet,  sodass  eine  gleiche 
Menge  Kohlenstoff  frei  wird.  Erfordert  das 
neue  Carbid  mehr  Kohlenstoff,  so  wird  ent- 
sprechend weniger  Kohlenstoff  frei;  bildet 
das  Metall  überhaupt  kein  Carbid,  so  wird 
der  gesamte  Kohlenstoff  abgeschieden.  In 
diesem  Falle  würde  das  sein:  =(Cj)n. 

Die  neue  Anwendung  dieses  Verfahrens 
ist  für  die  Metallurgie  von  grosser  Wichtig- 
keit. Gewisse  Industriezweige  des  Mctall- 
und  Hültenbetriebes  haben  noch  Verfahren 
in  Gebrauch,  bei  welchen  auf  nassem  Wege 
gearbeitet  wird  und  bei  welchen  es  nötig  ist, 
eine  Reihe  von  chemischen  Reaktionen  aus- 
zuführen, um  zu  dem  Metall  zu  gelangen. 
Als  Beispiel  mag  hier  die  Herstellung  des 
Nickelserwähntwetden.  Bei  dieser  Fabrikation 
wird  das  Metall  in  einer  der  letzten  Stufen 
seiner  Herstellung  in  das  Chlorsalz  über- 
geführt; dieses  Chlorsalz  wird  darauf  durch 
F'ällung  in  O.xyd  verwandelt  und  nun  mit 
gros.ser  Schwierigkeit  das  Oxyd  durch  Kohle 
reduziert. 

Mit  Hilfe  des  V'erfahrens  vorliegender 
Erfindung  genügt  es,  das  gewöhnliche  Hei- 

•)  1S97,  I,  s.  2 nnü  3. 
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stellungsverfahren  mit  der  Erzeugung  des 
Chlorsalzes  zu  beschliessen,  dieses  letztere 
alsdann  zum  Schmelzen  zu  bringen  und  es 
nunmehr  mit  Calciumcarbid  zu  behandeln. 
Unter  diesen  Verhältni.ssen  vereinigt  sich  das 
Calcium  des  Calciumcarbidcs  mit  dem  Chlor 
des  Chlornickels,  sodass  das  leicht  schmelz- 
bare Calcitimchlorid  gebildet  wird,  und  das 
Metall  sammelt  sich  am  Hoden  des  Reaktions- 
behalters.  Die  wiihrend  der  Reaktion  erzeugte 
Wärmemenge  ist  so  gross,  dass  man  in  einem 
gewissen  Zeitpunkt  des  Vorganges  die  Aiissen- 
heizung  entbehren  kann.  Sobald  die  Reaktion 
beendet  ist,  genügt  es,  auf  dem  Hoden  des 
Tiegels  den  Metallklumpen  sich  sammeln  zu 
lassen,  um  ihn  von  der  übrigen  Masse  zu 
trennen  und  darauf  in  dem  Tiegel  flüssig 
sein  oder  erkalten  zu  lassen. 

Als  Heispicl  für  die  .Anwendung  vor- 
liegender Erfindung  mag  die  Herstellung  von 
Mangancarbid  erwähnt  werden.  Chlormangan 
wird  in  einem  Tiegel  aus  siliciumfreiem 
Materi.al  bis  zum  ruhigen  Fluss  geschmolzen; 
darauf  bringt  man  auf  die  Oberfläche 
Calciumcarbid  in  Pulver-  oder  Körnerform. 
Augenblicklich  tritt  die  Reaktion  ein,  und 
man  bemerkt,  dass  die  Calciumcarbidteilchen 
glühend  werden  und  schnell  in  Chlorid  über- 
gehen, während  das  Mangan  sich  in  Carbid 
01iijC)  verwandelt,  das  sich  am  Hoden  des 
Tiegels  in  einem  Hade  von  geschmolzenem 
Chlorcalciura  absetzt. 

Wenn  man  geschmolzenes  Chlorzink  an- 
wendet und  auf  dasselbe  Calciumcarbid  (CaC,) 
wirken  lässt,  vollzieht  sich  dieselbe  Reaktion, 
das  Zink  destilliert  und  entzündet  sich  bei 
der  Herührung  mit  der  Luft.  Es  ist  klar, 
d.ass  bei  der  industriellen  Verwertung  des 
Verfahrens  für  Zink  oder  allgemein  für 
flüchtige  Metalle  dieses  V'erfahren  in  ge- 


schlossenen, mit  Kondensatoren  verbundenen 
Apparaten  ausgeführt  wird. 

Hei  der  Hemitzung  des  V'erfahrens  vor- 
liegender F.rfindung  zur  Verarbeitung  von 
Chlorblei  erhält  man  als  Reaktionsprodukt 
Hleimetall,  frei  von  Kohlenstoff  und  Calcium. 

Die  neue  Reaktion,  .auf  die  sich  vor- 
liegende Erfindung  gründet,  ist  überhaupt  für 
alle  MeLalle  anwendbar  und  k.ann  ganz  be- 
sonders bemerkenswert  für  diejenigen  Metalle 
.sein,  die  sich  nicht  mit  Kohlenstoff  verbinden, 
weil  es  dadurch  ermöglicht  wird,  diese 
Metalle  direkt  aus  ihren  Halogensalzen  ab- 
zutrennen. 

Es  mag  noch  bemerkt  werden,  dass  das 
vorliegende  Verfahren  sich  ebenfalls  für 
Halogendoppelsalze  anwenden  lä.sst.  So  kann 
man  zur  Herstellung  von  Aluminiumcarbid  an- 
statt Chloraluminium  (AljCI,)  vorzugsweise 
Chloraluminiumchlornatrium  (NaCl)j  .A1,C1, 
benutzen. 

Das  Verfahren  kann  auch  ausgeführt 
werden,  indem  man  von  den  Oxyden  ausgeht 
und  Indem  man  an  Ort  und  Stelle  die  Chlor- 
metalle lierstellt,  deren  Metalle  man  gewinnen 
will.  Wenn  man  in  einem  elektrischen  Ofen 
(z.  B.  mit  Gleichstrom)  eine  Mischung  eines 
HalogenalkalidoppeLsalzes  und  eines  Metall- 
oxydes  in  p.assenden  Mengenverhältnissen 
schmilzt,  von  welchem  Metalloxyd  man  das 
Metall  gewinnen  will,  erhalt  man  das  Halogcn- 
doppelsalz  des  gewün.schten  Mctalles,  und  es 
wird  für  die  Anwendung  des  vorliegenden 
Verfahrens  genügen,  auf  das  so  erhaltene 
geschmolzene  Bad  Calciumcarbid  wirken  zu 
lassen. 

Das  vorliegende  Verfahren  gestattet  durch 
Behandlung  von  Mischungen  der  H.dogensiilze 
verschiedener  Metalle  die  direkte  Gewinnung 
von  Legierungen  dieser  Metalle. 


DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  S.  B.  Chrisly.  (Torueuung.) 


Vorläufige  Ergebnisse  mit  der 
De  flekti  onsmethode.  Die  folgenden  vor- 
läufigen Ergebnisse  wurden  vom  Oktober 
bis  Dezember  1896  erhalten,  und  zwar  mit 
einigen  der  gewöhnlichen  Metalle  und  Mine- 
ralien. Die  Metalle  waren  gute  Handels- 
artikel, da  sie  viel  vom  Kunsthandwerk  ange- 
wandt wurden,  aus.scr  von  Gold,  Silber  und 
Quecksilber,  welche  chemi.sch  rein  waren. 
Bei  einigen  Mineralien,  wie  Zinkblende, 
Slibnit  u.  s.  w.,  war  der  elektrische  Wider- 


stand wahrscheinlich  so  hoch  im  Vergleich 
zu  dem  eingeschalteten  Widerstand,  dass  die 
Resultate  etwas  niedrig  sein  konnten. 

Nichtsdestoweniger  ergeben  sie  einige 
wichtige  Beziehungen,  welche  bestehen 
müssen,  wenn  der  Cyanidprozess  bei  der 
Behandlung  von  Erzen  angewandt  wird. 

Die  elektromotorischen  Kräfte  der  Metalle 
und  Mineralien,  welche  in  der  Tabelle  I mit 
einem  Stern  versehen  sind,  sind  in  Fig.  43 
graphisch  dargestellt.  Auf  der  Y-Achse  ist 
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das  Potential  in  Volt  und  auf  der  X-Achse  Theorie  ergeben  würde  (s.  Fig.  14  in  Heft  3, 
die  Konzentration  in  Gramm-Molekülen  und  S.  57),  wenn  man  annimmt,  dassderosmotische 
auch  in  Prozenten  von  KCy  abgetragen.  Druck  der  vorhandenen  metallischen  Ionen 
Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die  umgekehrt  proportional  der  Konzentration 
Kurven  in  den  meisten  Fällen  sich  sehr  der  des  vorhandenen  freien  Kalziumcyanids  ist, 
logarithmischen  Kurve  nähern,  welche  die  sie  haben  aber  verschiedenen  Ursprung. 


T a b e 1 1 e I. 

Elektromotorische  Kräfte  der  Metalle  in  Cyanid-Lösungen.  Deflektions-Methode.  Vorher 
gehende  Versuche.  Oktober— Dezember  1896. 


Ostwald's  Normal-Elektrode  ■»  — 0,560  Volt 


M 

M 

M 

M 

! T 1 

— KCy 
10 

— KCr 
100 

1 - KCy 

' 1000 

V'olt 

Voll 

Volt 

Volt 

‘Aluminium 

+ 0,99 

0,90 

-4-0,76 

1 ” 

+ 0,40 

‘Zinkamalgam  ' 

+ 0,93 

--0,82 

+ 070 

1 -I-  0,44 

‘Zink,  roh  j 

nicht  bestimmt 

+ 0.77 

+ 0,59 

1 +0,39 

‘Kupfer  i 

-|-o,8i 

+ 0,62 

+ 0,37 

+ 0,16 

‘Cadmium  1 

OiÖI 

+ 0,57 

+ 0,35 

! — 

Cadmiumamalgam  j 

+ 0.55 

+ 0,31 

+ 0,19 

1 — 

‘Zinn 

+ 0.45 

+ 0,24 

+ 0,17 

+ 0,06 

‘Bornit 

+ 0,45 

--0,25 

— 0,16 

i — 

Kupferamalgant 

+ o.39(?) 

--  0,41 

— 0,I4(?) 

-O.I2(?) 

‘Gold 

+ 0.37 

+ 0,23 

+ 0,09 

— 0.38 

‘Silber 

+ 0,33 

+ 0.IS 

— 0,05 

— 0,36 

‘Kupferglanz 

+ 0,29(?) 

+ 0,25 

+ 0,05 

— 0,44 

‘Blei 

+ 0,13 

- - 0,05 

+ 0,01 

— 

Zinnamalgam 

i nicht 

i 

— 0,07 

— 0,12 

Bleiamalgam 

i bestimmt 

— 

— 0,03 

— 

‘Quecksilber  j 

1 — 0,09 

+ 0,01 

— 0,11 

— 

Goldamalgam 

; — 

— 

— 0,13 

— 0,2^ 

‘Antimon 

+ 0,06 

+ 0,03 

- 0,03 

— 

‘Arsenik  j 

+0,04 

— 0,05 

— 0,21 

— 

‘Wismut  1 

+ 0,00 

— 0,06 

_ — 0,20 

— 

Niccolit 

— 0,1 1 

— 0,17 

■ — 0,44 

— 

‘Ei.sen 

— 0,17 

— 0,24 

— 0,24 

— 

‘Chalcopyrit 

— 0,20 

— 0,34 

— 0,44 

— 

‘Pyrit 

— 0,28 

— 0,42 

— 0,48 

— 

‘Galena 

— 0,28 

— 0,48 

— 0,52 

— 

‘Argentit 

— 0,28 

— 0,56 

— o,55(?) 

— 

Berthierit 

— 0,30 

— 0,52 

— 0,52 

— 

Speisskobalt 

— 0,30 

- 0,33 

— 0.50 

— 

Magnetopyrit 

— 0,30 

— 0,40 

— 0,54 

— 

Fahlerz 

— 0,36 

— 0,52 

— 0,52 

i — 

Arsenpyrit 

— 0,40 

- 0,45 

— 0,54 

— 

‘Platin 

— 0,40 

— 0,46 

— 0,50 

— 

Cuprit 

— 0.43 

— 0,55 

— 0,57 

— 

‘Elektr.  Lampen-Kohle 

1 — 0,46 

— 0,52  GO 

— 0,57 

— 

‘Blende 

—0,48 

— 0,52 

— 0,55 

— 

Koulangcrit 

— 0,50 

— 0.55 

— 0,55 

— 

Bourmonit 

— 0,50 

— 0,55 

— 0,56 

— 

Koks 

—0.52 

— 0,52 

— 0,42(?) 

— 

Ruby-Silbererz 

—0,54 

— o.53(?) 

— 0,54 

— 

Stephanit 

— 0,54 

— 0,55 

— 0,52(>) 

— 

‘Stibnit 

— 0,56 

— 0.56 

— 0,56 

— 
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Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die 
elektromotorisclie  Kraft  des  im  Handel  vor- 
kommenden Zinkblechs  durch  Amalgamie- 
rung wahrscheinlich  dadurch  vermehrt  wird, 
dass  einige  seiner  Verunreinigungen  die 
lokale  Wirkung  reduzieren,  welche  einige  der 
erzeugten  Ströme  zum  Kurzschluss  bringt. 
Bei  allen  anderen  Versuchen  vermindert  die 
Amalgamierung  die  elektromotorische  Kraft 
der  Kombination. 


Bei  einigen  Substanzen,  besonders  bei 
Aluminium,  Kupfer,  Eisen,  Platin  und  Ga.s- 
kohlc  konnte  man  nur  sehr  schwierig  iibcr- 
einstimmende  Resultate  erhalten.  Bei  Alu- 
minium und  Kupfer  schien  dies  daher  zu 
rühren,  dass  diese  Metalle  das  Bestreben 
haben,  auf  der  OberHüchc  des  Metalles  einen 
unlöslichen  Ueberzug  zu  bilden,  welcher  einer 
weiteren  Einwirkung  hinderlich  ist.  Bei 
Kupfer  und  Eisen  schien  es  gleichfalls  an 


dem  Bestreben  derselben  zu  liegen,  ihre 
Wertigkeit  zu  verändern,  welche  von  einer 
Veränderung  in  dem  elektrischen  Zustande 
begleitet  wird.  Bei  Platin  und  Gaskohlc 
schien  es  von  dem  veränderlichen  \’olunien 
von  absorbiertem  Gase  herzurühren. 

Bei  der  Untersuchung  der  Mineralien 
konnte  man  in  allen  Fällen  nur  schwierig 
einen  vollkommenen  elektrischen  Kontakt 
zwischen  der  Platinzange  und  der  rauhen 
Oberfläche  des  Minerals  erhalten,  so  da.ss 


die  Resultate  nur  provisorische  waren,  be- 
sonders da  der  VViderstand  bei  einigen 
derselben  sehr  hoch  war.  Nichtsdesto- 
weniger waren  die  Versuche  sehr  inter- 
essant. Sie  zeigen  z.  B..  dass  nicht  alle 
Kupfererze  eine  starke  Einwirkung  auf  den 
Strom  haben.  Reiner  Kupferkies  z.  B.  hat 
kaum  mehr  Einwirkung  als  reiner  Pyrit, 
wahrend  Bornit  und  Kupferglanz  eine  sehr 
entschiedene  Neigung  haben,  in  die  Lösung 
überzugehen.  Cuprit  ist  anscheinend  eben- 
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falls  sehr  wenig  von  Einfluss,  obwolil  dies 
eher  von  seinem  hohen  Widerstande  al.s  von 
einer  schwachen  Löslichkeit  herrührt.  Die 
löslichen  Kupfer-SaUe  und  Mineralien  können 
infolge  ihrer  Nichtleitungsfähigkeit  auf  diese 
Art  nicht  untersucht  werden. 

Es  ist  indessen  klar,  dass  reiner  Kupfer- 
kies, Galena,  Argentit,  Magnetopyrit,  Fahl- 
erz,  Arsenopyrit,  HIende,  Boulangerit,  Bour- 
monit,  Rubinsilbererz,  Stephanit  und  Stibnit, 
wenn  diese  Metalle  von  ihren  O.vydations- 
produkten  befreit  sind,  anscheinend  sehr 
wenig  von  Cyanid-I-ösungen  beeinflusst  werden. 

Ferner  ist  klar,  dass  ein  Partikel  metal- 
lischen Goldes  in  Berührung  mit  einem 

Partikel  Pyrit  in  einer  ^ oder  6,5  ’j,  KCy- 

Lösung  ein  galvanisches  Paar  bildet,  das 

gleich  ist  -j-  0,65  Volt;  in  einer  oder 

0,65 KCy-Lösung -j- 0,65  Volt  und  in  einer 
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oder  0,065  "Io  KCy-Lösung  -{-  0,57  Volt. 

Bei  Zink  hat  man  unter  denselben  Umstanden 

(wenn  man  für  die  — K Cy  ■ Lösung  die 

Zahlen  für  amalgamiertes  Zink  einsetzt)  und 
bei  der  Annahme,  dass  das  Zink  das  elektro- 
positivere  Metall  ist,  und  man  das  Potential 
des  Goldes  abzieht,  Differenzen  von  -j-  0,56, 
-)-o,54  und  0,50  Volt.  Mit  anderen 
\Vorten,  diese  Zahlen  würden  das  M,i.ss  an- 
geben, mit  welchem  in  KCy-Lösungen  von 
die.sen  Stärken  das  Zink  sich  zu  lösen  und 
das  Gold  niederzuschlagcn  bestrebt  ist. 

Gemäss  diesen  Zahlen  scheint  die  Kraft, 
zu  fallen,  sich  sehr  wohl  auch  bei  verdünnten 
Lösungen  zu  erhalten.  Wenn  ein  Nieder- 
schlagen des  Goldes  nicht  eintritt,  was  bis- 
weilen in  verdünnten  Lösungen  geschieht,  so 
scheint  dies  zweifellos  von  einem  Ueberzug 
von  Zink-Cyanid  oder  Zinkhydrat  herzurühren. 


Fig.  44.  Schema  der  NuU-Melhodc. 


der  sich  auf  der  Oberfläche  des  Zinks  bildet 
und  den  Kontakt  verhindert.  Die  Thatsache, 
dass  die  Anwendung  einer  geringen  Menge 
von  frischem  Calciumcyanid  oder  Aetzkali 
in  den  Zinkgefässen  wiederum  eine  F'ällung 
hervorruft,  scheint  diese  Erklärung  zu  be- 
günstigen. 

Die  Null-Methode.  Diese  Methode 
ist  in  Fig.  44  im  Umriss  angedeutet.  NE  ist 
Ostwald's  Normalelcktrode.  B ist  die  die 
Cyanidlösung  enthaltende  Zelle,  in  welche 
das  zu  untersuchende  Metitll  taucht.  Bei  G 
befindet  sich  ein  Galvanometer.  R ist  ein 
Widerstand,  den  ich  bei  meinen  Versuchen 
in  foooo  Teile  geteilt  habe.  Eine  .Akkumu- 
latorenbatterie von  zwei  Volt  und  die  Kom- 
binationszellc  NE— B sind  derartig  verbunden, 
dass  ihre  beiden  positiven  Pole  mit  dem- 
selben Ende  des  eingeschalteten  Wider- 
standes R verbunden  ist.  Der  negative  Pol 


der  Batterie  ist  mit  dem  anderen  Ende  des 
Widerstandes  R verbunden,  so  dass  der 
ganze  Strom  der  Batterie  beständig  durch  R 
fliesst.  Der  letztere  sollte  genügend  gross 
sein,  um  jede  Erhitzung  zu  vermeiden  und 
ein  konstantes  Potential  zwischen  den  Enden 
von  R zu  erhalten.  Das  andere  Ende  der 
Kombination  (der  negative  Pol)  wird  als- 
dann an  dem  Widerstande  entlang  geführt, 
bis  eine  gewisse  Pmtfernung  a erreicht  ist, 
bei  welcher  die  FMK  von  NE — B mit  der 
EMK  der  Batterie  für  jenen  durch  a darge- 
stcllten  Bruchteil  von  R im  Gleichgewichte 
sich  befindet.  In  diesem  Falle  tritt  keine 
Abweichung  des  Galvanometers  ein;  an 
anderen  Punkten  wird  da.-r  Galvanometer 
entweder  nach  rechts  oder  nach  links  abge- 
Icnkt,  je  nachdem  zu  viel  oder  zu  wenig 
E.MK  zur  Au.sgleichung  der  NE — B vorhanden 
ist.  Die  EMK  der  Akkumulatorenbatterie 
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wird  natürlich  zuerst  durch  eine  bei  NE— B 
befindliche  Latiiner-Clark-Zelle  kalibriert. 

Diese  Methode,  die  EMK  einer  Zelle  zu 
bestimmen,  wird  verdienterma.ssen  als  eine 
der  zuverlässigsten  betrachtet.  Bei  nicht 
polarisierenden  Zellen  läs.st  sie  sicherlich 
nichts  zu  wünschen  übrig.  Denn  es  ist 
natürlich  unmöglich,  sofort  das  richtige  Gleich- 
gewicht zu  treffen;  und  wenn  die  Verbindung 
nicht  sofort  am  richtigen  Punkte  erfolgt,  so 
wird  die  metallische  Elektrode  entweder  eine 
positive  oder  eine  negative  Ladung  aus  der 
Akkumulatorenbatterie  erhalten  und  ein  ge- 
naues Ablesen  wird  dadurch  unmöglich  ge- 
macht. Man  muss  die  ganze  in  B befind- 
liclic  I-ösung  auswechseln,  bei  M neue 
Elektroden  einsetzen,  die  diffundierte  Cyanid- 
lösung aus  NE  entfernen  u.  s.  w„  bis  diese 


Operationen  vielleicht  ein  dutzendmal  wieder- 
holt worden  sind.  Wenn  dies  nicht  geschieht, 
so  sind  die  Resultate  unzuverlässig.  Mit  der 
Deflektionsmethode  können  die  Beob- 
achtungen andererseits  sehr  rasch  gemacht 
werden,  und  obgleich  man  leicht  zu  niedrige 
Ablesungen  machen  kann,  wenn  letztere  nicht 
rasch  erfolgen,  selbst  bei  eingeschaltetem 
grossen  Widerstand  und  einem  genauen 
Spiegelgalvanoraeter,  so  scheint  diese  Me- 
thode doch  für  jene  schnell  polarisierenden 
Elektroden  zuverlä-ssig  zu  sein. 

Wie  ich  bereits  mitgeteilt  habe  und  wie 
auch  zuerst  von  Ostwald  darauf  hingewiesen 
wurde,  können  vollkommen  übereinstimmende 
Resultate  nur  erzielt  werden,  wenn  die 
Elektrode  mit  einem  Medium  umgeben  ist, 
welches  bereits  mit  seinen  Ionen  gesättigt  ist. 

(FurtselzuDg  folgt.) 


VORLÄUFIGE  ANZEIGE. 


Da  ich  meine  Versuche  für  einige  Zeit 
unterbreche,  teile  ich  vorläufig  mit,  dass 
das  blaugraue  offizinclle  Eisenphosphat,  mit 
schmelzendem  Kaliumhydrat  behandelt,  ganz 
analoge  Zersetzungsprodukte  giebt,  wie  ich 
sie  bei  dem  Ferrosulfat  beobachtet  habe 


(m.  vergl.  diese  Ztschft.  1897,  5,  S.  112  ff.). 
Es  gelang  mir  auch  bereits,  die  von  mir  be- 
schriebene neue  Substanz,  Bythium,  oder 
doch  eine  ihr  sehr  ähnliche,  aus  dem  Phosphat 
abzu.scheiden.  Nähere  Angaben  bleiben  Vor- 
behalten. Th.  Gross. 


REFERATE. 


Ein  Blel-Kndmlum-Akkumulator.  (TElectricien  einem  leichten  Kadiumniederschlag  überzogen  ist. 
1900,  S.  zz;.)  — Bei  der  Konstruktion  der  positiven  Elektrode 

Dieser  Akkumulator  besteht  aus  einer  posi-  ist  das  Hauptaugenmerk  darauf  gerichtet,  ein 
tiven  Oxyd-Platte  und  einer  negativen,  die  mit 
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möglichst  geringes  Gewicht  zu  erzeugen.  Sie 
besteht  aus  einem  Gitter,  auf  dem  ein  Bleirahmen 
befestigt  ist.  Durch  den  gewöhnlichen  Prozess, 
nach  welchem  die  aktive  Masse  in  das  schwammige 
Bleihyperoxyd  verwandelt  wird,  sammelt  sich  in 
dem  Gitter  eine  schleimige  Masse.  Man  erhält 
so  eine  sehr  leichte  Elektrode,  welche  keinen 
grossen  Widerstand,  besonders  bei  schnellen 
Entladungen,  erzeugt. 

Die  negative  Elektrode  besteht  aus  einem 
Blatt  aus  isolierendem  Material,  gewöhnlich 


Celluloid,  die  vollständig  mit  einer  Bleiplattc 
von  25  mm  Dicke  überdeckt  wird.  Auf  diese 
Platte  wird  eine  Reihe  von  Ringen  gebracht, 
die  ungefähr  10  mm  breit  und  etwas  länger  als 
die  Platte  sind.  Die  Ringe  sind  S mm  von  ein- 
ander entfernt  und  liegen  schräg.  Diese  Ringe 
haben  die  Bestimmung,  die  Entwicklung  der  Oas- 
blasen  zu  begünstigen,  wie  auch  die  kleinen 
leilchen  des  Kadmiumniederschlags  festzuhalten, 
die  sich  von  der  Platte  loslosen  konnten.  Die 
Kanten  der  Platten  bestreicht  man  mit  Firnis. 


Fig.  48.  EotladuDgikarve  fttr  91,96  Ampirestuoden. 


Fig.  49.  Enüadaogskunrc  für'77,26  Ampiresluodeo. 


Fig.  50.  EntladaDgakurve  fUr  39.65  Amperettanden. 


um  hier  einen  Niederschlag  des  Kadmiums  zu  ver- 
meiden. 

Die  so  präparierte  negative  Platte  wird  durch 
die  Eleklrol)"se  in  einer  Losung  von  Kadmium- 
sulfai  wieder  mit  sehr  feinkörnigem  metallischem 
Kadmium  bedeckt.  Es  sind  auch  Versuche  ge- 
macht worden,  Kadmium  auf  Kohleplatten  nieder- 
ziisrhlagen,  welche  ebensogute  Resultate  ergeben 
haben. 


Während  der  Entladung  verhält  sich  die 
positive  Elektrode  wie  bei  den  Bleielementen, 
d.  h.  das  ßleihyperoxyd  wird  reduziert.  Bei 
der  negativen  dagegen  löst  sich  das  Kadmium, 
bildet  Kadmiumsulfat  und  lost  sich  im  Eielektrolyt. 
Bei  der  darauffolgenden  Ladung  wird  die  positive 
Platte  oxydiert,  und  auf  der  negativen  schlägt 
sich  das  bei  der  Zersetzung  des  Kadmiumsulfats 
freiwerdende  Kadmium  nieder. 
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Die  IMallen  werden  durch  ein  CelluloidWalt 
getrennt. 

Es  ist  interessant,  dass  dieser  Akkumulator 
sich  verhält  wie  ein  primäres  Element  und  dass 
hier  eine  Verschmiiizung  durch  unlcjsliche  Sulfate 
nicht  zu  bdürchten  ist,  wie  bei  Blei*Bleiakku- 
mulatoren.  In  der  'l'hai,  während  beim  lUci« 
Bleielcment  das  Blei  der  negativen  Elektrode  am 
Ende  einer  Entladung  bestrebt  ist,  sich  in  Blei- 
sulfat zu  verwandeln,  tmd  die  positive  ihrerseits, 
bei  Fortsetzung  der  Entladung,  vollständig  ver- 
schmutzt wird,  kann  heim  Hlei-Kadmimnelemcnt 
die  freie  Schwefelsäuie  sich  ruhig  mit  dem  Metall- 
niederschlag verbinden,  da  ja  das  resultierende 
Salz  im  KlektroKt  löslich  ist;  die  Entladung  des 
Elements  kann  daher  soweit  wie  man  will  fort- 
gesetzt werden,  selbst  bis  zur  vollständigen 
Losung  der  negativen  Platte.  Die  Potcntial- 
differenz  sinkt  nicht  ])lolzlich,  wie  beim  Blei-Blei- 
element,  sondern  allmählich. 

Niederschläge  von  Metallen  durch  Elektrolyse 
aus  nicht  wässrigen  Lösungen.  l.ouis 
Kahlenberg.  (Journal  of Physical  Lhemistr)', 
Mai  1900,  S.  349.) 

Eine  Reihe  von  Versuchen,  die  angcslelll 
wurden,  um  lesiiustellen,  ob  das  l#esetz  von 
Faraday  auch  für  nirhtwässrige  Losungen  gilt, 
lieferten  Resultate,  die  von  allgemeinem  Interesse 
sind,  da  hierüber  bisher  noch  nichts  bekannt  ge- 
wesen ist. 

Die  allgemeine  Anlage  der  Versuche  war 
folgende:  ha  ne  bestimmte  Menge  wasserfreien 
Salzes  wurde  in  einer  bestimmten  Menge  eines 
konzentrierten  Lösungsmittels  gelost.  Die  Losung 
wurde  dann  der  Elektrolyse  unterworfen  und 
zwar  die  Kathode  aus  Platin  und  die  Anode 
aus  demselben  Metall,  dessen  Salz  in  der  Losung 
war.  Die  PutentialdifTercnz  wurde  für  jeden  Fall 
l>esiimmt.  Die  Menge  des  Melallnicdcrschlags 
wurde  mit  dem  in  einem  Silbervoltameter,  das 
in  denselben  Stromkreis  geschaltet  war,  ausge* 
schiedenen  Silber  verglichen.  Natürlich  wurde 
auch  die  Sirom>tarke  durch  das  Voluiraeter  ge- 
messen. In  dem  Voltameter  wurde  eine  wässrige 
Losung  von  Silbcrnitrat  und  zwar  1:7  verwandt. 
Die  Temperatur  betrug  durchschnittlich  20*  C. 

Eine  Losung  von  Silbernitrat  in  Pyridin, 

i*/i  Stunde  einem  Strome  von  2 Volt  Spannung 
ausgesetzt  und  bei  einer  Oberfläche  der  Kathode 
von  15  »jcm  wurde  ein  Niederschlag  von  0,3827  g 
Sillrer  erhalten,  wahrend  das  Voltameter  0,5849  g 
lieferte. 


Eine  ^-Losung  von  Silbernitrat  in  .\nilin 

wurde  5 Stunden  dem  Strome  von  2 Voll  Spannung 
ausgesetzt,  die  KathodenoberHächc  bctnig  60  qcm. 
l):is  ausgeschiedenc  Silber  betrug  0,1780  g, 
wahrend  das  Voltameter  0,1788  g lieferte.  Der 
Niederschlag  war  weiss,  dick  und  fest. 

Eine  ges;Utigte  Losung  von  Silbemitrat  in 
Quinalin  wurde  5 Stunde  der  Elektrolyse  aus- 
gesetzt.  Stromspannung  2 Volt,  Kathodenober- 
lläche  60  qcm.  Der  Niederschlag  wog  0,2452  g, 
der  im  Voltameter  0,250t  g. 

Eine  Losung  von  Bleinitrat  in  Pyridin. 
4.4335  g Salz  in  50  cc  bei  50*  C.  5 Stunden 
und  17  Minuten  einem  Strome  von  3 Volt  aus- 
gesetzt  und  bei  einer  Kathodenoberflachc  von 
15  ([cin  ergab  0,0732  g Blei.  Das  Silber  im 
Voltameter  ergab  0,0745  g,  was  0,0714  g Blei 
entspricht. 

Eine  i4proz.  Losung  von  Antimontrichlorid 
in  Methylalkohol  wurde  1 Stunde  lang  einem 
Strome  von  1,8  Volt  ausgesetzt  bei  einer  Kalhoden- 
oberflächc  von  20  <jcm.  Das  niedergeschlagene 
weisse  Antimon  wog  0,2239  8.  wahrend  das 
Voltameter  0,6156  g ergab,  was  0,2280  g Antimon 
entspricht. 

Ausgenommen  hei  der  Losung  von  Bleinitrat 
in  Pyridin  wird  im  Voltameter  immer  etwas 
mehr  Silber  gefallt,  als  wie  das  Faraday  schc 
(Icsetz  genau  angiebl.  Die  Sill>ernieden«:hlagc, 
aus  Silbemitratlosungen  in  Pyridin,  Benzoniiril 
und  Anilin  hauen  eine  bräunliche  Farbe,  die 
erst  nach  einem  .Alkoholbadc  und  Erhitzung 
verschwand. 

Abgesehen  von  den  geringen  Abweichungen, 
haben  die  Versuche  bewiesen,  dass  das  Farad»ay- 
sehe  (jesetz  auch  für  konzentrierte  Losungen 
(lültigkeit  behalt. 

Von  Mr.  W.  C.  Sieker  wurden  Versuche 
angcstcllt,  ob  Silbemitrat  aus  einer  Silbcmitral- 
losung  in  Pyridin  bei  Verwendung  von  zwei 
Platin-Elektroden,  ferner,  ob  testes  Silber  ans 
einer  Losung  von  Silliernitrat  in  I*)  ridin  und  Wasser 
vollständig  gefällt  werden  kann. 

Es  wurden  50  ccm  Losung  verwendet.  Die 
Versuche  ergaben,  dasi  festes  Silber  vollständig 
au.sgeschieden  wird  aus  einer  Silbernitratlosung 
in  Pyridin;  ferner  dass  Silber  aus  einer  Silber- 
nilratlosung  in  IVridin  und  Wasser  vollständig 
in  dicker,  weisscr  Form  niedergeschlagen  wird, 
unter  der  Voraussetzung,  dass  mindestens 
2 Moleküle  I’yridin  für  1 Molekül  Sill>crnilrat  vor- 
handen sind. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Einrichtung  an  elektrolytischen  Apparaten, 
welche  die  Benutzung  des  bei  der  Elektro- 
lyse frei  werdenden  Wasserstoffes  zur  selbst- 
ihätigen  Zirkulation  der  Lauge  ermöglicht. 

— Max  II aas  in  Aue  i.  S.  und  I''clix  Oettel  in 
K;ulebeul  b.  Dresden.  — l).  K.  1*.  1I4739. 


Der  eigentliche  elektrolytische  UchSltcr  a ist  mit 
OeiTnungen  / Tcrschen  utxl  derart  in  einem  l.aagen- 
behälier  L eingebaut,  dass  die  Lauge  des  elektr«^ 
lytischen  iSchälters  durch  den  aufsteigcn<Ien  WasserslofT 
UlH:r  die  Kante  de«  KehSIters  hinweg  in  den  äusseren 
Behälter  getrieben  wird,  aus  welchem  sie  durch  die 


Digilized  by  Google 


Heft  s 


Kl.KKTROCHfcMISCHK  ZKITSCKRIKT, 


1 1 1 


BodcnofTnungcD  des  «lektrplytischen  U«hüUers  wieder 
in  diesen  eiotritt. 


Qalvanisehes  Element.  — Cnrl  Kaiser  io  Heidel- 
berg.  — D.  R.  P.  114740. 

iJic  eine  Zelte  des  swci/elligen  Elements  emhült 
eine  Klektrodc  aas  Kohle  oder  Hraanstein  und  Eisen- 
oxydbydrat  als  Depolarisator,  die  andere  Zelle  eine 
Kohlenelektrode  und  flüssige,  gasförmige  oder  auch  feste 
KohlcnwusaersiofTe,  die  in  einer  alkalischen  KlUssigkeit 
gelöst,  absorbiert  oder  suspendiert  sind.  Das  Kisen- 
oxydhydrat  kann  in  Eisenclilorld  gelöst  sein, 

Herstellung  negativer  Elektroden  for  Strom- 
sammler mit  unveranderllehem  Elektrolyt. 

— Ernst  Waldemar  Jungner  in  Stockholm.  — 
1>.  K.  P.  11490$. 

Die  Elektrode  wird  not  Cadmiumoxyd  her« 
gestellt  und  eignet  sich  besonders  als  negative 
Polplatte  für  das  durch  Patent  1 102 10  geschüizle 
Primär-  wie  Sekundärclcment  mit  unveränderlichem 
Elektrolyten.  Das  Cadmiumoxyd  %vird  mit  Wasser,  dem 
eine  kleine  Menge  Chlorammonium  zugesetzt  wcrtlcn 
kann,  aiifgerUhrt  und  sodann  auf  ein  Netz  oder  per- 
foriertes Blech  aus  einem  von  Alkali  nicht  angreifbaren 
Metall  ausgebreilet.  Die  Platte  wird  sodann  getrocknet 
und  in  die  Lösnng  eines  Salzes  eingesetzt,  welches  wie 
z.  K.  Chlommmoolum  mit  Cadmiumnxyd  eine  aus 
basischen  Cadmiumsalzen  bestehende  feste  Masse  zu 
bilden  im  Stande  ist.  Nachdem  die  Elektrodcnmasse 
hart  geworden  ist.  wird  die  Platte  als  Kathode  ln 
ein  Alkalihad  eingesetzt  und  l>ehuis  Entziehung  des 
Sauerstoffs  und  des  Chlors  der  Elektrolyse  unter- 
worfen. Durch  Eiumischung  von  Eisen,  Mangan, 
Kupfer  oder  Verbindungen  dieser  Metalle  in  die 


Cadmiumoxydmasse  kann  die  Herstellong  verbilligt 
werden. 

S&mmlorBlOktrode  Accumulatoren-  und  Klekirt- 
tätswerkc,  vorm.  W.  A.  Börse  & Co.  in 

Pcrlin.  — 1>.  U.  P.  115006.  (Zusatz  zum  P.itenlc 
104  243V 


Fjj:-  52-  PiR.  53- 


An  Stelle  der  in  dem  IIau]>lpatent  benutzten  drei- 
eckigen Gebilde  ist  die  Klcklrode  aus  den  dünnen 
Gebilden  a zusammengesetzt.  Auch  hier  zeigen  die 
Spitzen  sowohl  zweier  neben  eioaniicr  liegender,  als 
auch  zweier  über  cin-ancler  liegender  Gebilde  abwcchscliul 
nach  entgegengesetzten  Seiten.  Die  Elektroden  vrerdcci 
in  einer  zweiteiligen  Giessform  bcrgestclit,  deren  Gniml- 
plutien  d f mit  zahnartig  in  eionuder  greifenden  Lappen 
J versehen  sind.  Ausschnitte  g trennen  die  Lappen 
von  einunder.  Die  Lappen  / ]c  zweier  auf  einander 
folgender  Reihen  sind  gegen  einander  versetzt. 

Verfahren  zur  Herstelluncr  von  GlOhkArpem 
mit  Hetallskelett-  — Rudolf  l.anghans  in 
Berlin.  - D.  R.  P.  115068. 

Um  das  Skelett  mit  einem  Uebertug  zu  versehen, 
der  geeignet  ist  zur  Tränkung  mit  den  Erdsntzlosungen 
und  zur  Hinlerlassuog  eines  fesihaftcndcn  Oxyditberzuges, 
wird  eine  hohen  Widerstand  bietende  f.ösung  von 
Kohlehydraten  oder  \’crbindungen  dcrsc])>cn  mit  dem 
Glühköfpcrskcleit  als  Ano<1e  und  unter  V'crlegung  der 
grösseren  Stromdichtc  auf  «lie  .\do<1c  elektrolysiert.  .Ms 
Elcklrulyte  dienen  Losungen  von  Cellulose  oder  anderen 
Kohlehydraten  in  Kupferoxydammoniak  bezw.  Nickel- 
ozydnlammoniak,  ferner  l/Osungen  von  salpeters.aurer 
Cellulose  in  Essigsäure  oder  von  Kollodium  in  Acther- 
alkobol  oder  von  essigsaurer  Cellulose  in  Essigsäure 
mit  Zusatz  von  .Ameisensäure  oder  Ameisen-  und  Phosphor- 
säure. 


ALLGEMEINES. 


stand  der  elektroteehnlschen  Industrie  zu 

Borlln  Im  J&hrC  1900  nach 'dem  Bericht  der  Aeltesten 
der  Kaufmannschaft.  Der  Jahresbericht  der  Aeltesten 
der  KaufmsDDSchaft  bringt  nachstehende  Mitteilungen 
elektrotechnischer  Kinnen  über  den  Stand  der  Industrie 
des  verflossenen  Jahres: 

I . Die  Allgemeine  Elektrlzitäts  - Gesell- 
schaft berichtet: 

Ueber  das  erste  Semester  des  verflossenen  Jahres 
hinaus  behauptete  sich  die  günstige  Entwickelung  der 


elektrotechnischen  Industrie,  und  lohnende  Aufträge  liefen 
bis  dahin  reichlich  ein.  Im  letzten  Drittel  des  Jahres 
schwächte  sich  indessen  die  geschäftliche  Thätigkeit  ab, 
das  Tempo  der  rückläuflgen  Bewegung  war  aber  massig. 

Da  nun  die  Übermächtig  entwickelte  Elektrotechnik 
auf  den  bisher  von  ihr  bearbeiteten  Gebieten  mit  Vor- 
teil sich  auf  die  Dauer  kaum  wird  zu  betbäiigen  ver- 
mögen, so  erwächst  ihr  die  Pflicht,  an  die  Losung  neuer 
Aufgaben  heraozutreten.  Zur  Erreichung  dieses  Zieles 
haben  auch  wir  ousiicbtsvolle  Versuche  aufgenommen. 
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L*o»ere  Fabriken  zur  lleraiellung  von  Maschinen  und 
Apparaten  waren  auch  während  des  Jahres  1900  wieder- 
um vollauf  beschäftigt,  so  dass  die  vorliegenden  Auf- 
träge nur  mit  Hilfe  Ton  L'eberstunden  bewältigt  werden 
konnten. 

In  der  Maschinenfabrik  worden  im  Bericbtajahre 
20400  DynamomaschineB  and  Motoren  mit  einer  (tesamt- 
leisiung  von  180000  KW.,  entsprechend  ca,  245000  FS., 
hergestellt.  iJie  KleinmotorenfabriV,  Schmiede-  und 
Eisenkonstrukiioas-Werkstätten  waren  gleichfalls  gnt  be- 
schäftigt; die  Arbeiten  der  letsteren  haben  indessen  in 
neuerer  Zeit  etwas  nachgelassen.  Die  Produktion  der 
Apparatefabrik  hat  in  diesem  Jahre  wiederum  eine  be- 
deutende Vennehinog  erfahren,  und  die  Zahl  der 
wichtigeren,  in  derselben  hergestcliten  Kabrikations- 
gegenstände,  wie  Bogenlampen,  Messinstrumente,  Eick- 
trizitätszähler,  beläuft  sich  auf  viele  Tausende. 

Die  nngestrengte  Thällgkeit  in  allen  Hetrieben  führte 
einen  so  fühlbaren  Mangel  an  Fabrikationsräumlichkcilen 
herbei,  dass  wir  noch  gegen  Mitte  des  Jahres  uns  zur 
Errichtung  von  ausgedehnten,  aber  leichten  Schuppen 
ans  Eisenfachwerk  entschliessen  muasteo. 

Das  Kabelwerk  bot  zwar  in  diesem  Jahre  Arbeits- 
gelegenheit in  reichem  Masse,  die  Fabrikotionswerte  über- 
stiegen um  ein  bedeutendes  das  vorhergegangene  Jshr, 
doch  hatte  ein  scharfer  Wettbewerb  eine  wesentliche 
Reduktion  der  Verkaufspreise  zur  Folge.  Während  die 
Preise  der  Metalle,  von  denen  Kupfer  und  Blei  für  die 
Fabrikation  am  meisten  in  Betracht  kommen,  durch- 
schnittlich in  der  vorjährigen  Höhe  sich  bewegten,  ging 
Gummi  im  Ijtufe  der  ersten  Hälfte  des  Jahres  allmählich 
aurUck,  um  bis  zur  Mitte  des  zweiten  Semesters  wieder 
emporzuschnellcB,  Seitdem  ist  ein  langsames,  aber 
stetiges  Fallen  zu  beobachten.  Dagegen  erfuhren  und 
erfahren  TeatilstofTe  und  Harze  teils  infolge  von  Rob- 
muterial- Verteuerung,  teils  infolge  von  Kartcllvcr- 
bindungen  immer  noch  eine  wesentliche  Preissteigerung. 

In  der  Fabrikation  elekitischer  Kabel  tritt  der 
Schwachstrom  durch  die  nicht  länger  aufzoschiebende 
Umwandlung  oberirdischer  Kemsprech-  und  Telegraphen- 
linien  in  unterirdische  Kabel  jetzt  mehr  und  mehr  in 
den  Vordergrund,  nachdem  der  Verbrauch  von  Stark- 
stromkabeln durch  die  verringerte  Bautbätigkeit  der 
elektrotechnischen  Industrie  eine  namhafte  Einschränkung 
erfahren  bat.  Für  sehr  hohe  Spannungen  fangen  zu 
diesem  Zweck  besonders  konstruierte  Kabel  sn,  sich  In 
Licht*  und  Kraftzentralen  mit  umfangreichen  Leitungs- 
netzen mehr  und  mehr  einzubUrgern. 

Grössere  Bedeutung  scheint  auch  in  praktischer  Be- 
ziehung die  Funkenlelegraphie  zu  erlangen,  deren  Pflege 
und  Ausbihlung  wir  uns  seil  geraumer  Zeit  zugewcndci 
haben.  Fcfr  unsere  Marine  wurde  eine  grössere  Zahl 
vollständiger  Stationen  in  Auftrag  gegeben,  mit  denen 
u.  a.  die  Ausrüstnog  sämtlicher  SchifTe  des  ostasiatischen 
Geschwaders  erfolgt  ist,  während  weitere  Ausrüstungen 
in  Aussicht  genommen  sind.  Besonders  erwähnenswert 
siud  die  Versuche  auf  dem  Gebiete  der  drahtlosen  Mchr- 
fachtelegraphie.  Wir  haben  dieielhco  im  Anschluss  an 
die  wissenschnfilicbcn  Arbeiten  des  Herrn  ((cheimrats 
Professor  Dr.  Slaby  unternommen,  welcher  am  22.  De- 
zember V.  J.  in  Anwesenheit  Seiner  Majestät  des  Kaisers 
einen  Vortnig  in  unserem  Sitzungssaale  hierüber  hielt. 

In  der  Meiallfabrikation  hat  Aluminium  infolge  der 
Billigkeit  einen  vorläußg  allerdings  noch  bescheidenen 
Plats  neben  Kupfer  als  Stromleitungsmaterial  errungen. 

Auch  die  Produktion  unserer  Kohlenfaden -Glüh- 
lampe ist  wesentlich  gestiegen,  und  wenn  im  Verhältnis 
zu  dieser  auch  die  Fabrikation  der  Nernatlsmpcn  noch 
nicht  ins  Gewicht  fällt,  so  ist  die  Zahl  der  Ablieferungen 
im  zweiten  Semester  bereits  recht  erheblich.  Wir  haben 
nach  erfolgreichen  Versuchen  ln  kleineren  Städten  mit 
Einführung  dieser  zusehends  sich  noch  verbessernden 


Lampe  in  dem  Wirkungsgebiete  der  Berliner  Elektrizitäts- 
werke begonnen  und  stellen  dieselben  einstweilen  io 
verschiedenen  Grössen  und  Lichtstärken  von  25  bis 
150  Kerzen  her.  Da  der  Bedarf  unserer  eigenen  Be- 
leuchtungsanlagen und  Tochtergesellschaften  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach  erhebliche  Anprüche  an  die  Produktion 
stellen  wird,  so  muss  der  Zeitpunkt,  zu  dem  wir  die 
Lampen  weitesten  Kreisen  sugänglicb  machen,  späterer 
Kntschliessung  Vorbehalten  bleiben. 

Die  Zahl  unserer  Angestellten  betrug  Ende  des 
Berichtsjahres  mehr  als  17000. 

Der  Export  von  elektrischen  Maschinen,  Apparaten 
und  Installntionsmaterialien  hat  an  Ausdehnung  ge- 
wonnen, und  es  ist  Aussicht  vorhanden,  dass  derselbe 
besonders  infolge  der  Anerkennung,  welche  die  deutsche 
Elektrotechnik  suf  der  Pariser  Weltausstellung  gefunden 
hat,  noch  steigen  wird.  Bel  der  Ausfuhr  kommen  jetzt 
namentlich  auch  aehr  grosse  Dynamomaschinen  in  Be- 
tracht, und  in  letzter  Zeit  sind  Bestellungen  aus  solchen 
Gegenden  hier  eingegangen,  die  bisher  ihren  Bedarf 
autschlieaslicb  ln  Amerika  deckten.  Aber  trotz  dieser 
Erfolge  dürfen  wir  uns  darüber  nicht  täuschen,  dau 
wir  den  harten  Kampf  mit  der  handelspolitisch  be- 
günstigten amerikanischen  Konkurrenz  auf  die  Dauer 
nur  Bufnehmen  können,  wenn  ans  bei  Abscblicssung 
der  neuen  Verträge  ähnliche  Erleichterungen  gewährt 
werden. 

Von  Elektrizitätswerken  haben  wir  auch  im  ver- 
floBsenen  Jahre  eine  grosse  Zahl  neu  erbaut  und  er- 
weitert. Die  Gesamtzahl  der  von  una  uusgefUhrlen  Elek- 
trizitätswerke, einscbliesslich  Kraftststionen  fur  Strassen- 
habnen,  beträgt  250  und  ihre  Leistung  mehr  als 
320000  PS.  Bei  dem  Bau  elektrischer  Zentral-Staliunen 
wird  der  Umslsnd  vielfach  störend  empfunden,  dass  den 
Klektrizitits-GeselUchaften  das  Recht  zur  Beantragung 
des  Enteignungsverfshrens  nicht  lucrkannt  ist,  obgleich 
der  Bsu  elektrischer  Zentralstationen  ebenso  im  uffent- 
liehen  Interesse  liegt  und  gemeinnützige  Zwecke  verfolgt 
wie  andere  Unternehmungen,  welchen  dieses  Hecht  ohne 
weiteres  zustehl. 

Von  Sirsssenbahnen  unseres  Systems  befunden  sich 
einschliesslich  der  Erweiterungsbauten  72  im  Uetneb 
oder  Bau.  l>ie  Gleislänge  ist  auf  1485  km.  die  Zahl 
der  Wagen  auf  ca.  3800,  die  der  Wagenmotoren  auf 
mehr  als  5000  gestiegen. 

Auf  der  Pariser  Weltausstellung  waren  wir  durch 
unsere  baupisärhlichsten  Fabnkale  in  sechs  Abteilungen 
vertreten,  und  jede  derselben  wurde  mit  dem  Grand 
prix  ausgezeichnet. 

2.  Bericht  der  Berliner  Elektrizitätswerke:  Im 
verHossenenGeschäftsjahr  ge  langten  die  sehr  umfangreichen 
Bauten,  welche  in  Gemässhett  des  mit  der  .Stadtgemcinde 
Berliu  geschlossenen  Vertrages  zur  Versorgung  wichtiger 
Gebiete  mit  Elektrizität  erforderlich  waren,  zur  Aus- 
führung. l)ie  Arbeiten  wurden  unter  Zuhilfenahme  der 
Nächte  derart  gefördert,  dass  sowohl  die  PrimärzentralcD, 
all  auch  die  Unteratationcn  im  grossen  Ganzen  bereits 
zum  Herbst  1900  den  Betrieb  aufnehmen  konnten.  In 
den  beirefTendeD  Studtbexirken  steht  nunmehr  gleichfalls 
den  loiercaaenteD  Elektrizität  in  beliebigen  Mengen  zur 
Verfügung;  hiermit  ist  ein  durch  lange  Verhandlungen 
mit  den  städtischen  Körperschaften  vcrnrsachier  Mist- 
stand  beseitigt,  der  fUr  viele  Gewerbetreibende  und  Haus- 
besitzer zu  einer  wirklichen  Kalamität  geworden  war. 

Bereits  in  dem  letzten  Bericht  hatten  wir  darauf 
hingewiesen,  dass  die  Errichtung  neuer  iHmpfanlagen 
im  Innern  der  Stadt  mit  mannigfachen  Nachteilen  und 
Unzuiräglichkeiten  verbunden  sei,  und  dass  man  io  den 
neuen  Stadtbezirken  deshalb  zur  Aol.^ge  von  Unler- 
stationeo  hätte  schreiten  müssen,  denen  statt  des  Dampfes 
hochgespannte  Elektrizität  als  Beiriebskraft  aus  unseren 
Zentralen  an  der  Oberspree  und  am  SUdufer  (auf  dem 
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froher  der  Peiroleom-Lagerhof-GetelUchaft  {rchörigen 
Gelände)  sngefUhrt  wird;  diese  üethebikraft  dieni  dort 
zar  Umwandlung  der  Elektrizität  in  Strome  der  Netz* 
«pnooung.  ln  beiden  genannten  Primäranlagen  find 
fünf  Maschinciicinbeiien  von  je  4000  PS.  im  Betriebe, 
drei  weitere  in  Montage,  während  die  Leiitung  der  von 
ihnen  mit  Elektrizität  versorgten  Maschinen  und  Akku* 
mulatoren  io  den  Untersiationeo  der  Mariannenstrusse, 
Pallisadcnstratse,  V'oltastrasse  und  Königin  Angusta- 
sirasse  ca.  28000  PS.  beträgt. 

ln  unseren  sämtlichen  Sutiunen  standen  dem  Be* 
triebe  am  Rode  des  Jahres  fUr  die  Stromversorgung 
gegen  100000  P.S.  in  Maschinen  und  Akkumubtoreo 
zur  Verfügung. 

Der  vergrbsserien  Anlage  entsprechend  hat  sich 
auch  die  Zahl  der  angcachlotsenen  Lampen  und  Motoren 
vermehrt,  und  es  betrug  der  .\nschluss,  umgerechnet 
auf  Lampen  von  16  NK.,  962460. 

Die  Stromerzeugung  belief  sich  auf  76322513  Kilo* 
Wattstunden  und  hat  das  Vorjahr  mit  26836629  Kilo* 
Wattstunden  Überflügelt,  obgleich  die  oben  bezeichncten, 
erst  im  Spätherbst  fertiggestellteo  Anlagen  nar  kurze 
Zeit  auf  die  Stromabgabe  Einfluss  übten.  Nnuhar  ab- 
gegeben wurden  im  Berichtsjahre,  für  welches  die  Er- 
gebnisse vorliegcn,  60624348  Kilowattstunden.  Der 
weitaus  grösste  Stromverbrauch  entfällt  auf  Strassen* 
bahnen,  welche  26527540  Kilowattstunden  beansprucht 
haben  und  für  welche  12600  PS.  in  Bereitschaft  ge- 
halten werden  mussten.  Auch  der  Motorenbetrieb  hat 
eine  wesentliche  Steigerung  wiederum  erfahren;  die 
hierfür  abgegebene  Energie  von  20820611  Kilowatt- 
stunden Ubemigt  schon  die  für  Beleuchtung  gelieferte 
Elektrizität  von  13276192  Kilowattstunden  namhaft. 
Die  Erkenntnis  bricht  sich  immer  mehr  Hahn,  dass  die 
Entnahme  von  Elektrizität  aus  unseren  Werken  auch 
den  grosseren  Betrieben  häufig  wirlschafUiche  Vorteile 
vor  der  Selbsterzeugung  bietet.  Trotz  der  nicht  zu 
untersebäUenden  regelmässigen  Zunahme  des  Licbt- 
absiitzes,  welcher  durch  Einführung  der  Ncrnsllampe, 
wie  wir  glauben,  noch  gehoben  werden  wird,  weil  der 
sparsame  Verbrauch  das  elektrische  Licht  auch  Kreisen 
zugänglich  macht,  die  aus  ökonomischen  Rücksichten 
auf  dessen  Vorzüge  bisher  verziebteten,  verschärft  sich 
das  Misaverbältnis  von  Licht  und  Kraft  von  Jahr  zu 
Jahr,  and  die  Vorausseizung,  von  der  man  bei  Fest- 
setzung des  billigen  Kraftuarifes  ausging,  dass  nämlich 
die  Betriebskraft  lediglich  als  Nebenprodukt  betrachtet 
werden  müsste,  verliert  allmählich  jede  Berechtigung. 

Die  Kohlcnoot  und  die  mit  ihr  verbundene  Preis- 
steigerung übte  auf  die  BetriebBergebnisse  natnrgemäss 
einen  schädigenden  Einfluss,  welcher  jedoch,  wie  wir 
hoffen,  in  nicht  zu  ferner  Zeit  überwunden  sein  wird; 
denn  nachdem  die  Preise  der  englischen  Kohle  nshezu 
nuf  das  Niveau  vom  Jahre  1899  wieder  gesunken  sind, 
werden  auch  die  deutschen  Gruben  die  NotieruDgen 
des  Vorjahres  auf  die  Dauer  kaum  aufrecht  zu  erhalten 
vermögen. 

4.  Die  Firma  Siemens  & Halske  Aktiengesell- 
schaft teilt  folgendes  mit: 

Das  vergangene  Jahr  war  gleich  seinen  Vorgängers 
für  uns  ein  befriedigendes.  Freilich  hat  die  Geldknapp- 
heit im  Laufe  desselben  eher  zu-  als  abgenommen,  auch 
war  der  Wettbewerb  noch  weiter  im  Steigen  begrifTen. 
Dennoch  ist  es  uns  bisher  gelungen,  teils  durch  Steigerung 
des  Umsatzes,  teils  durch  Wrbesserung  des  inneren  Be- 
triebes einen  befriedigenden  Erfolg  zu  erzielen. 

Die  Steigerung  des  Umsatzes,  von  der  wir  in  den 
früheren  Jahren  zu  berichten  hatten,  hat  sich  auch  im 
Jahre  1900  fortgesetzt  und  hält  bisher  (Anfang  1901) 
noch  in  massigem  Umfange  an.  Wir  hüben  dersell>eQ 
seit  189b  durch  grössere  Neubauten  Rechnung  getragen, 
halten  et  aber  nicht  für  wünschenswert,  solche  Ver- 
grötseruDgen  ins  Ungemessene  wachsen  zu  bissen,  sind 


vielmehr  bestrebt  gewesen,  den  vermehrten  Anforde- 
rungen durch  intensivere  Ausnutzung  unserer  Betriebs- 
mittel gerecht  zu  werden.  Die  Neubauten  sind  zu  einem 
gewissen  Abschluss  gelangt  und  werden  vorläuhg  zur 
Rohe  kommen,  wenn  unsere  neuen,  bis  auf  einen  Teil 
der  inneren  Einrichtungen  fertigen  Werkstätten  für  Licht* 
kohlenfabrikation  und  Eiscnbahnsicherungswesen  erst 
werden  bezogen  sein. 

Im  grossen  und  ganzen  ist  anzunchmen,  dass  die 
innere  Ausgestaltung  unserer  neuen,  bezw.  neugeplanten 
Fnbrikräume  mit  leistungsfähigen  Maschinen,  unter 
Adoptierung  vorteilhafterer  Fabrikalionsmetboden,  einen 
Fortschritt  der  Fabrikation  im  Quantum  nuf  etwa  das 
Anderthalbfache  gegenüber  früheren  Jahren  herbei- 
gefUhrt  hat. 

Neben  der  Lage  des  Geldmarktes  geboten  uns 
ullgemcine  Vorsichticrwägungcn,  die  eigenen  Unter- 
nehmungen zu  beschränken.  An  die  Stelle  dieser  traten 
indessen  vielfach  Untemehmungen  in  fremder  Regie,  so 
dass  42  Elcktrizhätszcntralen  im  ln-  und  Auslande  teils 
vollendet,  teils  uns  neu  übertragen  wurden,  während 
18  Bahnliuien  teils  umgewandelt,  teils  ausgebaot  und 
zum  Ausbau  in  AngrifT  genommen  wurden,  darunter  die 
umfangreichen  Linien  der  Bau-  und  Betriebsgescllschaft 
für  städtische  Slrasscnbahncn  in  Wien. 

Die  elektrische  Kraftübertragung  hat  angefangeo, 
die  grossen  Erwartungen,  welche  nuf  sie  gesetzt  wurden, 
zu  rechtfertigen;  sie  hat  insbesondere  für  Berg-  und 
Hüilcnwcrke  einen  grossen  Umfang  angenommen  und 
scheint  bestimmt,  auf  die  ganze  Berg-  und  Hüttenteebnik 
einen  wesentlichen  Einfluss  .'luszuüben.  Dieser  Einfluss 
wird  besonders  dadurch  gefordert,  dass  die  Verwertung 
der  AbBiUgase  mit  Hilfe  elektrischer  Uebertragung  ger.ide 
in  der  gegenwärtigen  Zeit,  wo  die  Ausnutzung  aller 
IliilsqoeUeo  ein  unabweisbares  Gebot  der  Ockonoroie 
wird,  steigenden  Anklang  findet. 

Im  Zusammenhang  damit  haben  unsere  vor  etwa 
7 Jahren  an  den  Markt  gebrachten  Gesteinsbohrmaschinen 
mit  elektrischem  Antriebe  sowohl  im  Auslände  wie  im 
Inlande  an  Verbreitung  erheblich  zugenommen.  Ins- 
besondere wurde  auf  einer  Minelte-Grube  durch  unsere 
Drehbohrmaschine  die  Möglichkeit  dnrgethaa,  lange  Anf- 
Schlussstrecken  mit  einer  bisher  nicht  erreichten  SchnelHg* 
keit  vorzotreibcn ; auch  gestattete  die  Verwendung  der 
elektrischen  Kraftübertragung  für  Gesteinsbohrmaschinen 
die  Ueberwindung  von  Entfernungen,  für  welche  die 
früheren  Methoden  nicht  ausreichten. 

Fortschreitende  Verbesserungen  der  Konstruktion 
bildeten  einen  Ausgleich  gegenüber  dem  leichten  Sinken 
der  Marktlage;  iosbesoDdere  gipfelte  die  Arbeit  mehrerer 
Jahre  in  der  Herstellung  von  Installationsmaterialico, 
welche  sich  bereits  einen  gewissen  Vorrang  anf  dem 
Weltmarkt  gesichert  haben. 

ln  der  Kabelfabrikation  haben  neben  den  Stark- 
strom-, besonders  Hochspannungskabcln,  die  Kabel  für 
Telephonie  jetzt  diejenige  Bedeutung  erlangt,  deren  Ein- 
treten man  schon  längere  Zeit  voraussehen  konnte. 

Auf  dem  Gebiete  des  Bahnwesens  wurden  Versuche 
mit  einem  elektrisch  betriebenen  Zuge  auf  der  Wanosce- 
bahn  in  Angriff  genommen  und  dsroit  der  elektrische 
Betrieb  zum  ersten  Mal  ln  Deutschland  auf  eine  Voll- 
bahn verpflanzt.  Eine  zweite  .\nwcndung  auf  einer  Voll- 
bahn sind  wir  im  Begriff,  in  Holland  auszufUhren. 

Auf  die  von  uns  mitbegrUndete  Studiengcsellschaft 
für  elektrische  Schnellbahnen  sei  hier  nur  insofern  ver- 
wiesen, als  aut  der  l'hätigkeit  dieser  Geselischait  das 
Besireben  hervorgeht,  durch  Gewinnung  neuer  Objekte 
für  die  Zukunft  vorzubauen. 

Das  System  der  unterirdischen  Stromzuführung  hat 
Dank  dem  Umstande,  dass  es  sich  im  VV'inler  1899,1900 
glänzend  io  Berlin  bewährte,  auch  ausserhalb  Berlins  er- 
heblich an  Wertschätzung  gewonnen. 
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Auf  dem  Gebiete  des  Schwachstroms  erhiclteo  wir 
neue  Aufirä);e  iDfolj^e  wesentlicher  VerbesseruDgen 
QDserer  Apparate.  Insbesondere  sei  hier  auf  unser  Viel* 
fachschaltiystem  für  Tclephancentralcn  hingewieien, 
welches  von  der  Reichspostverwaltuog  im  Amt  3 Berlin 
bereit«  eiugefilhrt  ist  und  im  Amt  4 eiogefubrt  wird. 

Elektrische  SchifTskommandcH  und  Zeichenttber- 
tragungaapparate  fanden  steigende  Beachtung,  die  sich 
in  einer  bedeutenden  Anzahl  von  Aufträgen  iusserte. 
Hier  mag  auch  ein  Steuerapparat  nach  einem  neuen  uns 
patentierten  System  angeführt  werden,  der  zum  ersten 
Mal  gegen  Ende  des  Jahres  1900  ausgeftihrt  wurde. 

Im  Ganzen  sind  wir,  wie  ans  Vorstebeaden^  hervor* 
geht,  bemüht  gewesen,  dem  etwaigen  Sinken  der  Kon* 
juoktur  gegenüber  durch  erstklassige  Technik  and 
ökonomische  Ausnutzung  der  technischen  Hilfsmittel 
gerüstet  zu  sein.  Wenn  wir  bisher  nicht  in  der  Lage 
waren,  jenes  Sinken  an  unserer  eigenen  UmschlagzilTer 
zu  konstatieren,  so  glauben  wir,  diea  der  SoliditiU  unterer 
Arbeit  und  unserer  geschäftlichen  Beziehungen  wenigstena 
zum  Teil  zurcchnen  zu  dürfen;  wir  sehen  darin  einen 
Fingerzeig  für  die  Zukunft. 

4.  Die  ElektrizitStS'Aktiengesellscbaft  vor- 
mals Schuckert  & Co.,  Nürnberg,  die  eine  Zweig- 
niederlu«sung  in  Treptow  bei  Berlin  besitzt,  berichtet; 

Das  Jahr  1900  kann,  was  unsere  Branche  anlangt, 
den  vorhergehenden  Jahren  nicht  als  gleich  günstig  an 
die  Seite  gestellt  werden.  Die  rückläubgc  Konjunktur 
in  einselnen  Zweigen  der  Industrie,  die  internationale 
Geldknappheit,  die  ungünstige  Hörsenlage,  endlich  die 
hohen  Koblenpreise  sind  nicht  ohne  Einfluss  auf  die 
Gesamtentwicklung  der  clekirotccbnischen  Industrie  ge- 
blieben, und  es  dürften  besonders  die  kleineren  Klektri- 
zitätshrmen  die  Einwirkung  dieser  ungünstigen  Faktoren 
empfunden  haben. 

Unsere  Fabrikaliousthätigkeii  hat  tm  Berichtsjahre 
keine  Verminderung  erfahren.  Die  eingeiaufenen  Be- 
stellungen hielten  sich  ungefähr  auf  der  Höbe  des 
Jahres  1899,  der  Verkauf  in  Maschinen  und  Umwandlero 
zeigt  sogar  eine  Mehrung  um  ca.  14000  I*S. 

Einige  ProduktionszilTem  geben  wir  nachstehend. 
An  Messapparaten  (Strom-  und  Spannungsmesser,  sowie 
Elcktrizitaiszäbler)  wurden  hergestellt  33200  gegen 
30200  im  Vorjahre,  ferner  213  Scheinwerfer  und  Parabol- 
spiegel gegen  205  im  Vorjahre,  2S700  Kilowatt  Trans- 
fonnatoren  gegen  15  500  im  Vorjahre,  Die  Zahl  der  er- 
seugten  Bogenlampen  ist  ziemlich  gleich  geblieben.  Die 
Zahl  unserer  Angestellten  ist  von  Sooo  auf  9909  ge- 
stiegen. 

An  grosseren  Aaf<rl4?CD  sind  uns  a.  a.  r.ugefaflen: 
Elektrische  Centralen  für  Licht  und  Kraft  in  Athen, 
Worms,  Glessen,  Oberhausen,  Pfungstadt,  Straubing, 
Hammer,  Kempten,  Oclsnilz  i.  Erzg.,  HeiUberg,  Kandel 
i.  PL,  Apolda,  Kürebberg  >.  S.,  Wiehl  i.  Khld.,  Kappel- 
rodeck, Bammenthal,  Schönlanke,  Untcimhaus,  Centrale 
Kykkelsrud  bei  Christiana.  Erfurt,  Gengenbach,  Lindau, 
MeUiorf,  Nordhausen.  Erweiterungen  erfuhren  die  An- 
lagen in  Breslau,  Vizzola,  Aachen,  Nürnberg,  Ulm, 
München,  Hannover,  Mainz,  Barmen,  Hamm.  Kouigs- 
bci^,  Köln,  C:u»sd,  Dresden,  Würzburg,  Bergamo, 
Palermo,  Neuhnldentleben,  Stuttgart,  Barcelona,  Bergen, 
Christian  ia. 

Neue  Bahnanlagen  wurden  von  uns  in  Neapel  aus- 
gefUhrt,  ferner  eine  Probestrecke  in  Amsterdam;  für  die 
Strnssenbahn  in  Oporto  lieferten  wir  WagcnausrÜsiungen. 
Erweiterungen  der  Bahnanlagen  wurden  vorgenommen 
in  Turin,  bei  der  Isartbalbahn.  in  Zwickau,  Hohen- 
.Schönbauseo  bei  Berlin,  llnnim,  Königsberg,  Mühlhausen, 
Oberstein-Idar,  TUrkhejm,  Würzburg,  Augsburg- Haun- 
Btetien,  bei  den  Bcrgiachen  Kleinbahnen,  Ulm,  Augsburg, 
Düsseldorf,  Schandau,  Nordhausen.  Ausserdem  lieferten 
wir  eine  Kethe  von  elektrotechnischen  Anlagen,  Kr.ibn- 
anlagen,  Bcleuchtuogs-  und  KraftvertcUangsaulageD  für 


Bahnhöfe,  Anlagen  für  landwirtschaftliche  sowie  gross- 
industrielle  Betriebe,  endlich  für  Heer  nnd  Marine. 

Die  Löhne  blieben  etwa  in  gleicher  Höhe  mit  dem 
Vorjahre.  Vv^n  den  für  unsere  P'abrikation  in  Betracht 
kommenden  Kohmaterialieo  w.'ircn  teurer: 

Ruhr-Steinkohlen  . . . um  ca.  25  pCt. 
Böhmische  Braunkohlen  . „ 60  ,, 

Garn  .......  „ „ 20  „ 

Glaswareo  .....  » 5 u 

Dagegen  sind  billiger  geworden: 

Walzeisen um  ca.  30  pCt. 

D}’namoblecbe  ....  t«  o 25  ,, 

.Schwarzblecbe ....  «1  »•  3*)  n 

Seide  .......  „ „ IO  „ 

Kupfer  war,  abgesehen  von  den  verschiedenen 
Schwankungen  im  Laufe  des  Jahres  1 900,  im  Dezember  1 900 
gegenüber  den  Notierungen  Im  Januar  1900  ziemlich  un- 
verändert. 

5.  Die  »Union,  ElekiriiitSts-Gesellschaft« 
berichtet; 

Das  verflossene  Jahr  hat  die  elektrotechnische  In- 
dustrie, welche  bis  dahin  eine  unvergleichlich  schnelle 
Entwicklung  genommen  batte,  in  etwas  ruhigere  Bahnen 
gelenkt.  Im  allgemeinen  ist  der  Gmnd  hierfür  in  der 
durch  politische  Ereignisse  noch  gesteigerten  Zurück- 
haltung des  Geldmarktes  zu  suchen,  der  nach  den  statt- 
gehabten EUBscrgcwöbolichen  Anspannungen  cinerErhoInng 
und  Konientralion  der  Kapitalkraft  bedurfte. 

Die  eingetreiene  Versteifung  des  Geldmarktes  hat 
auf  die  elektrotechnische  Industrie  insofern  einen  nach- 
teiligen Einfluss  ausgeübt,  als  die  Möglichkeit  zur 
Enlrieruugvon  Unternehmergeschäiten, die  eine  ßnaazielle 
Mitwirkung  erforderten,  eingeschränkt  wurde  und  die 
Realisierung  grösserer  Projekte  dieser  Art  hinausgeschoben 
werden  musste. 

Wenn  aber  auch  nach  dieser  Richtung  hin  das 
Geschäft  sich  nicht  weiter  ausdehnen  konnte,  so  steht 
dem  doch  andererseits  die  erhebliche  Verbrauchszunahme 
an  elektrischen  Artikeln,  sowie  der  sich  mehrende  Be- 
darf für  die  Erweiterung  bestehender  Anlagen  und  die 
fortschreitende  mannigfaltige  Verwendung  der  Elektrizität 
gegenüber. 

Mil  welcher  .Schnelligkeit  die  elektrische  Industrie 
in  Deutschland  bei  Eroberung  ihres  Arbeitsfeldes  ins- 
besondere in  den  letzten  4 Jahren  zu  Werke  gegangen 
ist,  davon  ge1>en  nachstehende  Zahlen  ein  Bild: 


I.  Okt. 

I.  März 

Seit  i.  März 

Anzahl  d.  betrieb.  Elekt. 

1895 

beschlossen 

Werke  . . 

„ „ angeschioss. 

180 

652 

122 

Glühlampen  . 
„ « angeschioss. 

602986 

2623893 

Bogenlamiien 
, M augeschloss. 

<5396 

S0070 

P.S 

Leistg.  d.  Masch.  n.  Acc. 

10254 

106368 

in  K-  W.  . . . . 

40471 

230058 

1.  Aug. 

1.  Sept. 

Seit  I.  Nov. 

Anzahl  d.  elekt.  betrieb. 
Strassen- 

1896 

beschlossen 

Bahnen  . . 

„ Streckenlänge 

47 

128 

28 

in  km  . . . 

„ ^ Gleislänge  in 

5»3 

2868 

821 

km  . . . . 

854 

4254,8  1053 

„ p Motorwagen  . 
Gesamtleistung  d.  f.  d. 
elektr.  Bahnen  betr. 
Tcrwend.  Masch.  in 

1 571 

5994 

K.  W 

18560 

92498 
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Es  ersdieiot  gauz  natürlich,  dass  es  in  diesem 
Schritt  nicht  weitergehen  konnte;  indes  sind  die  Aus- 
sichten für.  die  Zukunft  keineswegs  so  ungünstig  ge* 
worden,  dass  sich  direkte  Absatzschwierigkeiten  für  die 
Erzeugnisse  der  elektrischen  Indostrie  befürchten  Hessen. 
Die  grosse  Zahl  der  geschaffenen  Anlagen  bedingt  in* 
folge  des  Verschleisses  der  Materialien  eine  Ton  Jahr 
zu  Jahr  fortschreitende  Vermehrung  des  regulären  Be- 
darfs an  elektrischen  Artikeln,  Es  bat  sich  dies  auch 
Bchon  in  dem  Rbgelaofenen  Jahre  wesentlich  bemerkbar 
gemacht, 

Das  Bedürfnis  für  Nenanlagen  ron  Centralen  und 
Strassenbahnen  wird  zwar  auf  die  Dauer  nachlassen,  je- 
doch durfte  die  elektrische  Industrie  in  dem  Ausbau  der 
bestehenden  Anlagen  dieser  Art  io  Zukuft  eine  Q**eUe 
dauernder  Thätigkeit  finden.  Was  die  Centralen  für 
Licht  und  Kraft  aobelangt,  so  gewinnen  diese  Betriebe 
von  Jahr  zu  Jahr  an  Aosdehnung,  da  der  Konsum  an 
elektrischer  Energie  sich  fortgesetzt  steigert,  wodurch 
fortwährend  Neuinstallationen  zweckt  Erweiterung  der 
bestehenden  Einrichtungen  notwendig  werden. 

Die  bestehenden  Strassenbahn*  Gesellschaften  haben 
ebenfalls  durchweg  eine  gute  Entwicklung  aufzuweisen, 
was  auch  in  Zukunft  (bei  gleichem  .Schritt  mit  den  all- 
gemeinen wirischafülchen  VerhältnisscD)  der  Fall  sein 
dürfte,  wo<liirch  sie  in  die  l.^age  kommen,  den  Verkehrt- 
bedürfnissen  in  weitgebcodster  Weise  durch  SchafTung 
neuer  Linien,  selbst  solcher,  die  eine  weniger  gute  Fre- 
quenz aufzaweisen  haben,  die  aber  zur  Arrondierung 
lies  Betriebsnelzes  dienen  oder  bei  der  zukünftigen  Ent- 
wicklong  des  Verkehrswesens  eine  wesentliche  Rolle 
spielen,  za  entsprechen.  Letzteres  gilt  insbesondere  mit 
Bezog  auf  den  Vorortsverkehr,  insofern  er  nicht  über 
die  Grenzen  des  Lokalverkehrs  hinausgehl. 

Nach  den  in  jüngster  Zeit  sich  geltend  machenden 
Bestrebungen  der  Behörden,  mit  Rücksicht  auf  die  in 
den  Grossstidten  zu  Tage  tretende  Wobnaogsnot  der 
Arbeiterbevulkerung,  neue,  gesunde  Wohnstätten  in  der 
Umgebung  der  Städte  zu  schaffen,  gewinnt  die  Aus- 
gestaltung des  Vorortbahnverkehrs  ganz  besonders  an 
Bedeutnng. 

Die  »Unionc  hat  hierauf  schon  seit  langem  ihr 
Augenmerk  gelenkt  und  in  ihrem  Geschäftsbericht 
über  den  elektrischen  VoUbahnbetrieb  im  allgemeinen 
und  speziell  mit  Rücksicht  auf  den  Vorortbahnbcirieb 
Bericht  erstattet. 

Wie  schon  oben  erwähnt,  hat  die  Elektrizität  auf 
anderen  Gebieten  ebenfalls  in  der  vielgestaltigsten  Ver- 
wendung immer  mehr  Eingang  gefunden;  auch  dies  ist 
in  dem  Geschäftsbericht  der  Union  zum  Ausdruck  ge- 
kommen. 

Zum  Schluss  sei  noch  bemerkt,  dau  die  Union 
auch  im  abgelaafenen  Geschäftsjahre  im  Aaslande  mit 
der  Ausführung  sehr  bedeutender  Anlagen  beschäftigt 
gewesen  ist  und  wiederum  erhebliche  Aufträge  von  aus- 
ländischen Gesellschaften  hat.  Hoffentlich  führen  die 
schwebenden  Verhandlungen  Über  die  neu  aiixuschlicsscD- 
den  ILindclsvcriräge  zu  einem  günstigen  Ergebnis,  da- 
mit die  deutsche  elektrische  ludustrie  auch  fernerhin 
ihren  Platz  auf  dem  Weltmärkte  behaupten  kann. 

6.  Die  Aktien-Gcsellschaft  Mix  & Genest, 
Telephon-  und  Tclcgraphcn-Wcrkc,  berichtet: 

In  dem  letzten  Geschäftsjahre  ist  gegenüber  dem 
vorhergehenden  eine  sehr  erhebliche  Steigerung  in  der 
Zahl  und  Grösse  der  .\ufträgc  cingetreten,  so  dass  eine 
Vermehrung  des  Aktienkapitals  um  eine  Million  Mark 
notwendig  wurde.  An  der  Vermehrung  des  Gcschäfls- 
umfanges  hutten  das  Privatgeschäft  und  die  Aufträge 
für  behbrden  gleichen  Anteil.  Beträchtlich  grösser  als 
früher  waren  die  Aufträge  für  die  Rcichspoatvcrwaliung 
and  auch  der  nach  fast  allen  iJindem  der  Erde  gehende 
Export  von  Schwachstrom-Erzeugnissen,  zu  dessen  Mittel- 
punkt sich  Berlin  immer  ausgesprochener  entwickelt. 


Oer  trotz  der  stetig  zunehmenden  Konkurrenz  sehr 
vermehrte  Absatz  an  Telephon-Apparaten  ist  in  erster 
Linie  auf  rasche  Einführung  unserer  Nab-  und  Fern- 
Mikrophone  zurückzufUhren.  Zum  Gebrauche  auf  den 
SiaatsfcmaprechUnicD  sind  ungefähr  130000  Stück  dieser 
Mikrophone  in  dem  letzten  Jahre  durch  die  Reichspost- 
verwaltung  in  Auftrag  gegel^n  worden. 

Bezüglich  unterer  InstaUationen  ist  henrorzuhebeo, 
dass  eine  sehr  erhebliche  Zahl  von  Stadtfemsprechver- 
miltelungsämtern  vorsagaweise  mittleren  Umfanges  in 
Deutschland  ausgeführt  wurden  und  dass  in  Blitzableiter^, 
Rohrpost-,  Telephon-  und  Signalanlagen  weit  grössere 
Aufträge  als  bisher  (besonders  fürs  .\usland)  Vorgelegen 
haben.  Als  neuer  Fabrikationszweig  ist  ausserdem  die 
Herstellung  von  Beleacbtungsarmaturen  für  Starkstrom 
zu  unserem  bisherigem  Geschiftzgebiete  hinzugetreten. 

Die  andauernde  Preissteigerung  fast  aller  Rob- 
Materialien  zu  Beginn  des  Jahres  machten  eine  Herauf- 
aetzung  der  Notierungen  für  einen  Teil  der  Fabrikate 
erforderlich;  jedoch  war  es  nicht  möglich,  angesichts 
der  sunehmenden  Konkurrenz,  mit  dem  Steigen  der 
Materialpreitc  gleichen  Schritt  zu  halten. 

Preisaussehrelben  des  Deutschen  Acetylen- 
Vereins.  Es  wird  eine  puf  experimenteller  Basis  be- 
ruhende Kritik  der  jetzt  gebräuchlichen  (resp.  >ODge- 
wandtene)  PrUfuogsmeiboden  zur  Beslimmong  der  Gaa- 
ansbeute  aus  Cslciumcsrbid  verlangt.  Bei  dieser  Unter- 
suebnng  sollen  sowohl  alle  einzelnen  Arbeitsbedingungen 
als  auch  die  sich  hieraus  für  die  analytische  Praxis  er- 
gebenden Vorschriften  ermittelt  und  festgeaiellt  werden. 

Für  die  Bestimmungen  der  Gasausbeute  des  Calcinm- 
carbides  sind  die  verschiedensten  Vorschläge  gemacht 
worden,  sowohl  in  Bezug  auf  die  Menge  des  zur  Unter- 
suchung anzuwendenden  Carbides,  als  auch  bezüglich 
der  Menge  des  Zerselzungswaasers  und  schliesslich  hin- 
sichtlich der  Messung  des  Gaavolumens. 

Alle  diese  Vorschläge  haben  bisher  weder  ein- 
gehende Prüfung  durch  andere  gefunden,  noch  ist  über 
ihre  Brauchbarkeit  von  dritter  Seite  eingehend  berichtet 
worden. 

Es  wird  deshalb  durch  obige  Preisaufgabe  zu  einer 
Untersuchung  Uber  alle  bei  der  Bestimmung  der  Gas- 
ausbeute des  Acetylens  vorkommeodeo  Verhältnisse  auf- 
gefordert. 

Die  Arbeit  muss  insbesondere  folgende  Punkte 
berücksichtigen : 

1.  Ist  es  statthaft,  die  eingcsandle  Probe  zwecks  Aus- 
wahl eines  kleineren  Musters  für  die  Analyse  noch 
zu  zerkleinern  und  wie  gross  sind  die  dabei  ent- 
stehenden Fehler?  oder  muss  die  ganze  Probe 
vergast  werden? 

2.  Zersetzung  des  Carbides  und  Konstruktion  des 
Zersetz  nngsgefässes. 

3.  Messung  des  Gasvolumens  und  Feststellung  der 
entwickeUcD  Gasmengen. 

4.  Vorschläge  für  einen  geeigneten  Apparat  nebst 
Angabe  der  Arbeitsvorschriften  für  die  gesamte 
Carbidbcsiimmung. 

5.  Helcganalysen  mit  verschiedenen  Carbidiorten,  so- 
wie Angaben  der  Genauigkeit  der  Analysen. 

Es  ist  selbstverständlich,  dass  diejenige  Methode 
die  geeignetste  sein  wird  und  den  Vortag  verdient, 
welche  sich  mit  den  im  chemiBchen  Laboratorium  vor- 
handenen Hilfsmitteln  begnügt,  dass  aber  auch  jedes 
andere  Verfahren  annehmbar  ist,  welches  mit  leicht  be- 
schaffbaren S|>ezialapparatcn  arbeitet. 

Der  ausgeseUte  Preis  beträgt  200  Mk.  Als  Ab- 
lieferungstermin für  die  /Vrbeiten  wird  der  t.  Januar 
1902  festgesetzt.  Die  für  die  etwaigen  Versuche  er- 
forderlichen Carbidproben  werden  auf  Wunsch  unent- 
gelilich  zur  Verfügung  geslcüu  Bei  etwaigen  neuen 
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ApparatcD  liod  /cicbnungen  mit  einzureicheo.  Die 
Erneauuog  der  Preisrichter  behält  sich  der  Vorstaad 
vor.  Die  ^Vrbeiten  sind  anonym,  mit  einem  Motto  ver- 
sehen, X.  H.  des  %'orsiircndeo,  Prof.  Dr.  DicfTcnbach- 
Darmstadt,  einxureichen,  an  welchen  auch  Gesuche  um 
Uebersendung  von  Carbidproben  xu  richten  sind. 

In  einem,  mit  gleichem  Motto  versehenen,  ver> 
Bchlossenen  Coovcrt  sind  Name  und  Adresse  des  Ver- 
fassers antugehen. 

Die  preisgekrönte  Arbeit,  sowie  auch  die  anderen 
Arbeiten  werden,  soweit  sie  geeignet  erscheinen,  in  der 
Vereinsxeiuchrift  veröfTcotlicht  und  wird  dafür  ein 
Honorar  von  lO  Mk.  pro  Dmckseite  gewahrt. 

Darniitadt  und  Cbarlotlenbaig. 

Der  Vorsitzende  dca  V'crcins: 

Dr.  Dieffcnboch. 

Der  Vorsitxende  des  Ausschusses: 

Dr.  Adolph  Frank. 

Ueber  die  (rogenwflrtige  Lage  der  Elek- 
trizitätsindustrie entwirft  der  »Dresd.  Anz.c  folgendes 
Bild:  Von  den  industriellen  Werten,  die  io  letzter  Zeit 
an  der  Hörse  in  die  Ikiissebcwegung  hineingexogen 
worden  sind,  stunden  in  erster  Reibe  die  elektrischen. 
In  den  letzten  Tagen  machte  es  sogar  den  Etndrock, 
als  wenn  das  Publikum  antingc,  alles  Vertrauen  in 
diese  neueste  Industrie  zu  vertieren,  nachdem  sie  kaum 
einen  für  Deutschland  höchst  ebrenvolien  Siegeszug 
vollendet  hatte.  Diese  Erscheinung  fordert  zu  einer 
eingehenden  l*rüfuug  heraus,  um  festzuitellcn,  ob  cs 
sich  in  diesem  Falle  um  eine  vorübergehende  ökonomisehe 
W'ellenbewegung  handelt,  wie  sie  für  jede  Industrie 
unausbleiblich  ist,  oder  ob  die  elektrotechnischen 
Unternehmungen  auf  irrigen  Voraussetzungen  errichtet 
worden  sind  und  für  die  Zukunft  keine  Existenz- 
berechtigung in  dem  bisherigen  Umfange  nachweisen 
können.  Um  diese  Fnige  zu  beantworten,  empltehlt  cs 
sich  zunächst,  die  Verhältnisse  von  ElcktrUitais-GcsclI* 
schäften  zu  analysieren,  welche  notorisch  notleidend 
geworden,  oder  sogar  schon  zusammengebrochen  sind, 
bei  dieser  Analyse  ergiebt  sich  nun  die  unurastussliche 
'l'hatsache,  dass  zunächst  finanzielle  Verwickelungen 
verhängnisvoll  geworden  sind,  die  auch  jede  andere 
Industrie  über  kurz  oder  lang  hätten  ruinieren  müssen. 
Wenn  irgend  ein  industrielles  Unternehmen  eine 
Anzahl  von  anderen  Unternehmongen  gründet,  um  nuf 
diese  Verpflichtungen  und  Lasten  abznwäUen  und  sie 
zum  dienenden  Werkzeuge  zu  machen,  dubei  aber  einen 
grosseren  fmsnzielicn  Anteil  an  diesen  anderen  Gesell- 
schaften behält,  und  zwar,  um  sie  in  der  Abhängigkeit 
XU  erhalten  und  ausbeuten  zu  können,  so  entsteht  ein 
Circulus  vitioias,  der  notwendig  zum  schlimmen  Ende 
fuhrt.  Am  eklataotcsten  ist  diese  finnnzielie  Misswirt- 
Bchaft  bei  dem  Zusammenbruch  der  Firma  Kummer  in 
die  Kneheinung  getreten,  aber  auch  bei  einigen  anderen 
Klekiriritäts-Gescnschaften  lässt  sich  deren  schwierige 
Lage  auf  dieselbe  Ursache  xurttckfiihren.  Man  mache 
also  nicht  die  Elektrizität  für  die  grossen  Verluste 
verantwortlich,  welche  bet  einigen  Gesellscfaaften  ledig- 
lich auf  schlechter  Geschäftsführung  und  dem  Unverstand 
in  Ananziellen  Dingen  basieren. 


Die  andere  Frage,  wie  es  mit  der  Lebensfähigkeit 
der  elektrotechnischen  Industrie  im  allgemeinen  be- 
schaffen sei,  lässt  sich  nur  nn  der  Hand  der  .Statistik, 
welche  sich  über  die  ganze  Welt  erstreckt,  und  nach 
Prüfung  der  Bedürfoisfrage  beantworten,  für  welche  die 
WiMcnschaft  ein  wertvoller  Führer  ist.  Man  braucht 
sich  nnr  auf  den  technischen  Hochschulen  für  die 
Umwälzung  zu  orientieren,  welche  durch  die  Elektro- 
technik sich  in  der  ganzen  Maschinenindustrie  und  der 
Mechanik  überhaupt  vollzogen  hat,  um  zu  der  festen 
UeberzeuguDg  zu  gelangen,  da.u  die  Elektrotechnik 
durchaus  nicht  an  der  Grenze  des  Greisenaltcrs  bereita 
steht,  sondern  erst  die  jugendliche  Sturm-  und  Drang- 
Periode  durchmacht.  Uro  so  überwältigender  wird  diese 
Ueberzeugung,  je  mehr  man  von  der  Wahrnehmung 
durchdrungen  wird,  dass  keine  andere  Industrie,  viel- 
leicht mit  Ausnahme  der  (.'hemie,  in  so  direkter  und 
ständiger  Berührung  mit  <ier  reinen  Wissenschaft  steht, 
wie  die  elektrotechnische.  Aus  diesem  Umstande 
erklärt  es  sich,  dass  foriwähreod  auf  diesem  Gebiete 
theoretische  Probleme  zur  praktischen  i.ösuog  gelangen 
und  den  elektrischen  Unternehmungen  immer  neue 
Krwerbszweige  sich  darbieten.  Es  giebt  in  der  That 
kaum  noch  eine  menschliche  Einrichtung,  bei  der  die 
Elektrizität  nicht  eine  KoUe  spielt,  oder  im  Begriffe 
steht,  Anwendung  zu  finden.  Diesen  Vorteil  der  Viel- 
seitigkeit besitzt  keine  andere  lodustriei.  Mögen  es 
Hüttenwerke  oder  Schiffswerften,  Brauereien  oder  Buch- 
driickereicn,  mögen  es  grosse  Maschinenbauanstalten 
oder  das  kleine  Gewerbe  sein,  überall  ist  die  Elektrizität 
cingedrungen,  überall  hat  sie  Verbesserungen  der 
Arbeitsmethoden  erzielt,  deren  Nachahmung  Allgemein- 
gut werden  wird  und  sicher  der  elektrischen  Industrie 
auf  lange  Zeit  eine  gute  Zukunft  versprichL 

Man  kann  davon  absehen,  dass  die  grosse  Zahl 
elektrischer  Bahnen  und  die  vielen  Elektrizitätswerke 
für  Lieht  und  Kraft,  die  in  den  letzten  zehn  Jahren 
gebaut  worden  sind,  eine  solide  dauernde  Kundschaft 
für  die  elektrotechnischen  Fabriken  bilden  werden;  man 
braucht  nur  einen  Blick  auf  die  amerikanischen  Ver- 
hältnisse zu  werfen,  um  den  Kleinmut  abzuzchülteln, 
der  dos  deutsche  Publikum  erfasst  zu  haben  scheint. 
Während  man  in  DeiUscliiand  vielfach  glaubt,  einem 
endgiltigen  .Niedergang  der  elektrotechnischen  Industrie 
gegcnUberzuitehen,  zeigt  Amerika,  welches  auf  dem- 
selben Gebiete  bisher  schon  vielmehr  geleistet  hatte 
als  Europa,  einen  so  ungeheuren  Aufschwung,  w-ie  man 
selbst  dort,  im  Lande  der  ökonomischen  Ucbcrraachuogen, 
für  unmöglich  gehalten  hat.  Auch  io  Amerika  haben 
sich  im  Beginn  des  verflossenen  Jahrzehnts  grosse 
Elektrizitäts-Gesellschaften  durch  fioanticlle  Verwicke- 
lungen in  eine  Notlage  gebracht.  Durch  Schaden  klug 
gemacht,  haben  sich  seitdem  die  amerikanischen  Elek- 
trizitäts-Gesellschaften fast  Husschliesslich  demKabrikations- 
geschäft  zugewandt,  und  gerade  diese  Thatsache  ist  der 
stärkste  Beweis  dafür,  dass  die  elcklrotcchnische  Industrie 
durchaus  lebensfähig  ist  und  in  der  gegenwärtigen  all- 
gemeinen Krisis  viel  weniger  Anlass  zur  Beunruhigung 
bietet,  als  manche  andere  Industrie,  deren  Prosperität 
nur  auf  der  M.vtsenproduktion  beruht  oder  deren 
Leistungen  sich  auf  kleine  Gebiete  beschränken. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Zacharias,  Joh..  Ingenieur.  Die  Akkumulaloren 
zur  Aufspeicherung  des  elektrischen  Stromes, 
deren  Anfertigung,  Verwendung  und  Betrieb. 
Verlag  von  Hermann  Costenoble  in  Jena,  mit 
394  Abbildungen.  32  Mark. 

Der  bekannte  Verfasser  hat  den  grössten  Wert 


darauf  gelegt,  die  Entwickelung  des  Akkumulators  in 
konstruktiver  Hinsicht  an  der  Hand  zahlreicher  Ab- 
bildungen darzostellen  und  insbesondere  der  Konstruktion 
<lcr  Pluiten  breitesten  Kaum  zu  gewähren.  Völlig  neu 
hinzugekommeo  ist  die  Untersuchung  der  Kohmnierialien 
fUr  die  Fubrikuliun.  Dos  Werk  enthält:  Konsiruktiou 
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«ler  AkkumulAtoreo : Maierialkuode  ua<l  Chemie;  Her- 
itcltung  der  Akkumulatoren;  Bau  von  Batterien  und 
Apparaten. 

Friedbei^,  Wilhelm»  technUcher  Chemiker,  Die 
Verwertung  der  Knoehen  auf  ehemlsehem 
We^e.  l^ine  l);irstelluDg  der  V^enirbeitung  von 
Knochen  auf  alle  au«  denselben  gewinnbaren  Produkte, 
insbesondere  Fett,  Leim.  Düngemittel,  Phosphor  und 
phoHphorsaure  Salze.  Mit  81  Abbildungen.  Zweite, 
vermehrte  und  verbesserte  Aullage.  Wien,  A.  IIart> 
lebens  Verlag.  I*rcii  4 M.  Elcg.  gebdn.  4 vM.  80  Pf. 

Wie  der  Titel  besagt,  behandelt  das  in  zweiter, 
volIstän<Hg  neu  bearbeiteter  Auflage  vorli^ende  Werk 
die  Industrien,  welche  sich  auf  die  Verwertung  der 
Knochen  auf  chemischem  Wege  gründen.  Das  Ihaupi* 
Augenmerk  wurde  bei  der  Abfassung  darauf  gerichtet, 
die  einzelnen  Verfahren  so  tu  schildern,  dass  bei  Aus 
fUhrung  derselben  so  viel  als  möglich  alle  sich  ergebenden 
Produkte  gewonnen  und  in  solche  Form  gebracht 
werden,  dass  sie  wertvolle  Waren  bilden.  Alle 
Schilderungen  sind  in  solcher  Weise  gehalten,  dass  der 
Leser  aus  ihnen  mit  Leichtigkeit  zu  ersehen  im  Stande 
ist,  welche  Fubrikiitionszweige  er  in  seinen  spesicllco 
Verhältnissen  mit  Nutzen  betreiben  kann.  Bei  der 
Bcurbeitung  der  vorliegenden  zweiten  Auflage  dieses 
Werkes  hat  der  V'erfusser  dem  mechanischen  Teile  der 
Verwertung  der  Knochen  durch  die  Einfügung  der 
Beschreibung  der  wichtigsten  neuen  M:ischinen  eine 
sehr  bedeutende  Erweiterung  zuteil  werden  lassen.  Der 
rein  chemische  Teil  wurde  durch  die  Schilderung  des 
Verf.ihrens  der  PhosphorbcreilUDg  auf  chemischem  Wege 
und  durch  einen  Abschnitt  über  das  Färben  der  Knochen 
erweitert.  Das  Werk  enthält  in  seiner  jetzigen  Form 
die  vollkommenste  Schilderung  der  Verwertung  der 
Knochen  auf  chemischem  Wege, 

Weddlngr.  Professor  Dr.  H.  Das  EisenhQtten- 
wesen*  Erläutert  io  acht  Vorträgen.  Mit  12  Figuren 
im  Text.  Geh.  90  Pf.»  geschmackvoll  geb.  M.  1,15. 
(»Aus  Natur*  und  Geisteswell.x  Sammlung  wissen- 
schaftlich-gcmcinvorsiäodlichcr  Darstellungen  aus  allen 
Gebieten  des  Wissens.  20.  Bändchen.)  Verlag  von 
B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

In  dem  schmucken,  mit  guten  Abbildungen  ver- 
sehenen Bändchen  wird  uns  zunächst  die  Erzeugung  des 
schmiedbaren  Eisens  bei  Ilolskohleofeuerung  geschildert 
und  dann  gezeigt,  welche  gewaltigen  Aenderungen  mit 
der  Erhodung  des  Ilocbofenprozcsses  cintmten.  Der 
Verfasser  belehrt  uns  über  die  chemischen,  physikulitchen 
und  geologischen  Grundlagen  derselben,  Uber  die  Eisen- 
erze und  llrenostoffc.  Uber  die  vcr«chicdcncD  Eisenarten 
and  ihre  Benennungen,  um  dann  die  Erzeugung  der 
verscbiedencD  Eisenarten  and  die  dabei  in  Betriebt 
kommenden  Prozesse  su  schildern,  insbesondere  auch 
die  in  unserer  Zeit  besonders  wichtigen  Formgebungs- 
nrbeiten  und  die  Härtung.  Der  letzte  Abschnitt  ist  dem 
schlimmsten  Feind  des  Et«eos,  dem  Koste,  gewidmet. 

Das  inhahrciche  und  dabei  billige  Bändchen  können 
wir  warm  empfehlen. 

Haefke»  Dr.  Hermann»  Städtische  und  Fabrik- 
Abw&sser.  Ihre  Natur»  Schädlichkeit  und 
RelnlgfUng^.  Mit  80  Abbildungen.  Wien,  A.  Hart- 
lebens Verlag-  Preis  8 M.  Elcg.  gebdn.  8 M.  80  Pf. 

Die  Frage  der  Beseitigung,  beziehungsweise 
Keinigung  der  städtischen  und  Fabrik-Abwässer  inter- 
essiert gegenwärtig  weite  Kreise;  sic  ist  an  vielen 
Orten  eine  geradezu  brennende  Frage  geworden.  Es 
sind  deshalb  neben  den  Sachverständigen  vielfach 
Beamte  und  Privatpersonen  gezwungen,  zo  dieser  Frage 
Stellung  zu  nehmen.  Ihe  bisherige  Fachlitleratur  macht 
es  im  allgemeinen  und  ganz  besonders  den  Nichtfach- 
leuten recht  schwer»  sich  die  nötige  Orientierung  zur 


Bildung  eines  selbständigen  Urteils  zu  verschnflen. 
Neben  umfangreichen  Quellenwerken  bietet  die  Ab- 
wässerlitteratur  eine  grosse  Zahl  kleinerer  Arbeiten  and 
Aufsätze,  w'ctche  teils  als  selbständige  Schriften  her- 
ausgegebeo,  teils  in  den  bezüglichen  Zeltschnftcn 
zerstreut  veröffentiieht  sind.  Eine  Schrift,  welche  in 
knapper  Form  möglich«t  alles  Notwendige  enthält, 
existierte  aber  bisher  nicht. 

Dem  Verfasser  ist  es  gelungen,  mit  dem  vorliegenden 
äusserst  reichhaltigen,  sorgfältig  bearbeiteten  Buche 
diese  Lücke  auszufUllen,  und  verdient  dasselbe  als  Arbeit 
eines  vorzüglichen  Praktikers  durch  seinen  das  ganze 
Gebiet  erschöpfenden  Inhalt  bei  allen,  welche  die  Ab- 
wässerreinigung  interessiert,  freundliche  Aufnahme. 

Schnabel,  Dr.  Karl.  Handbuch  der  Metall- 
hOttenkunde.  Berlin  1901,  Vertag  von  Julius 
Springer.  2.  Auflage,  l.  13d.  Mit  715  Abbildungen 
im  Text.  Ib’cis  28  Mark. 

Der  Verfasser  hat  in  dem  vorliegenden  ersten 
Bande  seines  gross  angelegten  Werket  die  hütten- 
männische Gewinnung  des  Köpfers,  des  Bleies,  des 
Silbers  und  des  Goldes  dargcstellt.  Unseres  Wissens 
dürfte  hier  Überhaupt  die  ausführlichste  Monographie 
Ulier  diesen  Gegenstand  vorlicgen.  Der  Stoff  ist  in  der 
Weise  behandcll,  diiss  zuerst  für  jedes  der  Metalle  die 
physikalischen  nnd  chemUchen  Eigenschaften  dargestellt 
sind,  worauf  sich  die  für  die  Gewinnung  io  Betracht 
kommenden  Erze,  evcntl.  auch  die  bei  derselben  in 
Betracht  kommenden  Reaktionen  anschliessen.  Die 
Gewinnung  selbst  ist  in  eingehendster  Weise  behandelt. 
Es  sind  sowohl  die  Apparate,  die  Oclco,  wie  auch  die 
llilfsmaschincn  und  die  einzelnen  Operationen  aufs 
genaueste  beschrieben.  Zahlreiche  Durchschnitts-  und 
technische  Zeichnungen  mit  genauer  Angabe  der  Masse 
ermöglichen  es  dem  Hüitenmann,  sich  Uber  jeden  ein- 
zelnen Punkt  in  diesem  Werke  Kat  zu  holen.  Besonders 
ist  hervorznhebea,  dass  auch  die  elektrochemischen 
Methoden  eingehende  Berücksichtigung  finden.  ICs  sind 
hier  sowohl  diejenigen  de«  Inlandes  und  insbesondere 
die  des  .\uslucdc«,  wo  ja  die  elektrochemische  Ver- 
hüttung viel  w'citer  vorgeschritten  ist  als  bei  uns,  in 
Berücksichtigung  gezogen.  D.is  W'crk  ist  in  jeder  Be- 
ziehung vorzüglich  aosgcslattet:  cs  enthält  nicht  weniger 
als  71S  Figuren  im  Text,  und  es  sei  jedem,  der  eine 
ausführliche  Darstellung  de«  HUttcnwct>cn«  benötigt,  aufs 
wärmste  empfohlen. 

Das  Lieht  und  die  Farben.  -Sechs  Vorträge,  gehalten 
im  Volkshochschulvcrein  .München.  Von  Prof.  Dr. 
L.  Grnetz.  .Mit  113  Abbild.  Geh.  M.  i. — , ge- 
schmackvoll geb.  M.  1.25.  (vAus  Natur  und  Geisles- 
wch.e  Sammlung  wissenschaftlich-gemeinverständlicher 
Dursielluugeo  aut  allen  Gebieten  des  Wissens. 
17.  Bändchen.)  Verhig  von  B.  G.  Teubner  in 
Leipzig. 

Ernährung  und  Volksnahrungsmlttel.  Sechs 
Vorträge,  gehalten  von  Professor  Dr.  Johannes 
Frentzel.  Mit  6 Abbildungen  im  Text  und  2 Tafeln. 
Geh.  90  Pf.,  gcscbmackvoH  geb.  M.  I.15.  (sAus 
Natur  und  Geisleswclt.«  Sammlung  wissenschaftlich- 
gemeinverständlicher  Darstellungen  aoi  allen  Gebieten 
des  Wissens.  19.  Bändchen.) 

Vogel,  Dr.  E.»  Taschenbuch  der  Photographie. 
8.  und  9.  Auf!.,  geb.  M.  2,50.  Berlin,  Verlag  von 
Gustav  Schmidt  (vorm.  Kol>ert  Oppenheim). 

Barblllon,  L»  Production  et  emplol  des  Courants 
alternatlfs.  (ScientiaNo.  II.)  Verlag  von  G.  C arrö 
und  C.  Naud,  Paris. 

Hadamard,  J.»  La  S^rle  de  Taylor,  et  son 
prolongement  analyilque.  (Scientia  No.  12.) 
Verlag  von  G.  Carrö  und  G.  Naud,  Paris. 
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GESCHÄFTLICHES. 


Die  Deutiehe  Industrie-Gesellschaft  m.  b.  ii., 

Herlin  W.  30,  Zictenair.  l8,  etellt  eineu  2^ittarifapparat 
für  Elektrisitltazfihler  her,  auf  welches  wir  hier  auf- 
merktam  machen.  Deraelbc  ist  eise  Kisricbtusii,  welche 
des  Zweck  bat,  die  Ant^abea  eines  Elektrizit&tssihlers 
bei  i^leichem  KlektrizUStsverbraucIi  für  beliebig  zu 
wählende  'l'agesstuodeo  automatisch  im  bestimmten 
Verhältnis  zu  rerindem.  Dazu  wird  in  das  Räderwerk 
des  Zählers  ein  aus  zwei  Zahnrädern  bestehendes 
Zwiscbeogetriebe  geschaltet,  welches  eine  ToureoUber- 
setzuog  io  jedem  beliebigen  Vcrhälmis  eintUhrt,  sodass 
sich  die  Zeiger  des  Zählers  mit  erhöhter  oder  ver- 
minderter Geschwindigkeit  in  den  für  den  Sonderbedarf 
festgesetzten  Stunden  (z.  B.  3:5  oder  3:1)  drehen. 

Die  Deutsche  Industrie* Gesellschaft  fertigt  den 
Apparat  in  drei  Auafübrungsformen ; die  erste  Form 
bilden  Tarifapparate,  welche  durch  Ueber-  oder  Unter- 
setzung, in  jedem  gewünschten  Verhältnis  die  verbrauch- 
ten Kilowattstunden  auf  einer  Zählwerksakala  registrieren, 
damit  dieselben  zu  einem  Einheitspreise  den  KoDsuntcnlcn 
berechnet  werden  können. 

Die  zweite  AusfUhrungsform  sind  Ttrifapparale, 
welche  die  verbrauchten  Kilowattstunden  auf  zwei  Zähl- 
werksskalen  dergestalt  markieren,  dass  die  während 
der  höchsten  Belastungszeit  verbrauchten  Kilowattstunden 
auf  der  einen  Skala,  und  die  während  der  übrigen 
Betriebsaeit  entoommene  Energie  auf  der  zweiten  Zähl« 
werksskala  angezeigt  werden.  — 

Die  dritte  Ausführung  geschieht  in  der  Weise,  dass 
die  Tarifapparate  die  ionerludb  einer  bestimmten  Zeit 
verbrauchten  Kilowattstunden  gleichzeitig  auf  eine  zweite 
Zählerskala  übertragen,  welche  alsdann  als  Zuschlag 
oder  Nachlass*  zum  Gesamtverbrauch  verrechnet  werden. 

Endlich  kann  jeder  Tarifapparat,  gleichviel  von 
welcher  Ausführung,  noch  durch  ein  UhreozifFerblatt  mit 
Zcigerwerk  kompletiert  werden,  welches  direkt  oder 
entfernt  von  demselben  als  stets  sichtbare  Kontrolle 
für  den  Gang  des  Apparates  und  auch  als  getiuo  regn- 
Ilertc  Normaluhr  dient.  Namentlich  den  Konsumenten 
der  L;indzentralen  bezw.  in  Orten,  wo  Mangel  an 
ölTentlichen  und  sicher  gebenden  Uhren  zu  herrschen 
pflegt,  dürfte  diese  Normaluhr  eine  sehr  willkommene 
Beigabe  seinl  — 

Durch  Aufstellung  von  Zählern,  welche  mit  dem 
vorstehend  beschriebenen  Tarifapp.irat  verbanden  sind, 
wird  die  Möglichkeit  geboten,  für  diejenigen  Tages* 
atunden,  in  welchen  eine  schwache  Belastung  der 
Zentralen  stattlindet,  einen  ermässigten  7*arif  eiozu- 
fuhren,  um  dadurch  die  Elektrizität  weiteren  Kreisen  zu- 
gänglich zu  machen.  Dass  hier  grosse  betnebswirt* 
Bchaftliche  Vorteile  thatsächlich  erzielt  werden,  liegt  .nuf 
der  Hand,  denn  es  werden  dann  l.icbtkonsamenteo, 
denen  bisher  infolge  der  hoben  Preise  für  I.ichtent- 
nähme  die  Elektrizität  lu  teuer  war,  und  infolge  dessen 
einer  anderen,  billigeren  Beleuchtungsait  den  V'orzug 
gaben,  für  das  elektrische  Licht  gewonnen  werden, 
wie  X.  B.  Fabriken,  grössere  Restaurants,  Caf^s,  Säle, 
ffotels,  Kellereien  und  sonstige  gewerbliche  Betriebe 
(als  lläckereien),  ferner  diejenigen  Kreise,  welche  Be- 
darf an  elektrischer  Energie  nur  während  der  Tages* 
stunden  haben.  — 

Da  der  Tarifnpparat  den  Nachweis  führt,  zu  welchen 
Tngesteiten  eine  Stromentnahme  aus  dem  Netz  eines 
Elektrizitätswerkes  stattgefunden  hat,  werden  die  Be* 
aitzer  indirekter  Anschlüsse  die  Ladungen  ihrer 
Batterien  nur  z.  Z.  des  niedrigen  Tarifs  entnehmen. 
Hierdurch  wird  die  Stromcninahme  gleichmässlg  auf 
alle  Tagesstunden  verteilt. 

l>er  billigere  Tarif  wird  dem  Ban  kleiner  Zentralen 
seitens  einzelner  Konsumenten  entgegen  wirken. 


Die  Firma  Telephon-Fabrik  Aktiensresell- 
sehaft  vorm.  J.  Berliner  macht  auf  ihre  neu 
crt>chicDcne  Preisliste  aufmerksam.  Die  Firma  befaut 
sich  nicht  nur  mit  der  Herstellung  der  normalen 
Telephontypen  nebst  Zubehör,  sondern  auch  von 
.Spezial-Apparaten  für  verschiedene  Sonderrweckc,  z.  B. 
Hocbspannungs^taiionen,  Telephon- Apparate  für  den 
Sprechverkehr  auf  Tdegraphcnleitungen,  Apparate  fQr 
Gruben  und  Schiffe  io  ganz  besonders  geeigneter  Aus- 
führung u.  s.  w. 

Interessenten  erhalten  die  Preisliste  gratis  und  frei 
zugesondt. 

Der  Behrend-Akkumulator.  .Ms  Stromquellen 
für  die  Elcktromeclizin  und  insbesondere  für  die  Röntgen- 
Apparate  kommen  — ■ abgesehen  von  den  Fällen,  wo 
direkter  elektrischer  Lichtanschluss  gegeben  Ist  — 
Priroärelemente  nnd  Akkumulatoren  in  Betracht.  Der 
Entwickelung  und  dem  Fortschritt  der  Technik  gemäss 
haben  in  letzter  Zeit  die  Akkamutaioren  die  Primär- 
eleinente  mehr  und  mehr  verdrängt.  Leider  haben  aber 
auch  jene  bisher  noch  allerlei  Mängel  gehabt.  Mit 
Recht  klagt  man  über  die  grosse  Empflndlichkeit  der 
Batterien  gegen  Stoss  und  Uebernnstrengung,  Uber  die 
rasche  Abnahme  der  Kapazität,  Uber  das  plotslicbe 
V'^ersagen  infolge  innerer  unsichtbarer  Störungen,  über 
die  Schwierigkeit  des  Trans]>orta,  das  Zerspringen  der 
Glaazellcn,  das  Spritzen  oder  Herausrinnen  der  Säure, 
Uber  itie  häufigen  Reparaturen  and  nicht  zuletzt  Uber 
die  hohen  Ansebaffuogskosten.  Bckanntlicli  wird  am 
ichnellsten  eine  ausserordentliche  Kapazität  bei  den 
Batterien  entwickelt,  hei  denen  die  Säure  am  leichtesten 
in  die  Füllmasse  der  Elcktroiienplatten  eindriogen  kann; 
aber  alle  diese  Batterien  haben  den  grossen  Fehler, 
dass  die  Füllmasse  aus  porösen  Bleioxyden  bezw.  Blei- 
schwamm,  die  nicht  sehr  fett  mit  dem  bleiträger  ver- 
bunden ist,  bei  Sloss  nnd  Erschiltterung  herausfällt, 
dadurch  einen  Kurzschluss  und  damit  die  Unbrauchbarkeit 
der  ganzen  Batterie  hervorrufen  kann.  Ohnehin  wird 
ja  schon,  mag  auch  die  grösste  Sorgfalt  angewendel 
werden,  durch  die  regelmässige  Benutzung  der  Apparate 
die  Füllmasse  immer  poröser,  e»  lösen  sich  fortwährend 
Teile  los,  die  auf  den  Boden  fallen  und  sich  immer 
höher  und  höher  dort  aohäufen,  bis  der  untere  Teil 
der  Pl.*itte  erreicht  und  der  KurzBchluss  da  ist.  Jeder 
Arzt  wird  das  bei  seinen  transportablen  Batterien  schon 
beobachtet  haben. 

Nach  langen  V'ersucben  ist  et  nun  dem  Elektro- 
techniker Behrend  (Frankfurt  a.  M.)  gelungen,  einen 
neuen,  aber  schon  bestens  bewährten  Akkumulator  zu 
konstruieren,  der  eine  wirklich  erstaunliche  Leistungs- 
fähigkeit und  Daaerhafugkeil  aufwciit.  Der  Erfinder 
erkannte  mit  sicherem  Blick,  dass  das  einzig  wirksame 
Mittel,  die  Füllmasse  am  Abbröckeln  zu  verhindern, 
der  mechanische  Druck  sei  und  handelte  demgemäss. 
Das  Bebrend’sche  System  hat  eine  vollkommene 
Aenderung  des  bisherigen  Charakters  der  Zellen  vor- 
genommen; bei  den  neuen  Akkumulatoren  wird  die 
ganze  Zelle  zu  einem  festen  Block  gestaltet,  den  ein 
Glnsgcfäas  oder  ein  solches  aus  Hiu’tgummi  umschlieszt 
und  ihm  Halt  verleiht.  Das  die  aktive  Masse  fest* 
haltende  Material  ist  GUspulver,  deuen  Korngrösse 
durch  jahrel.mge  Versuche  fealgcslellt  wurde  und  das 
den  ganzen  Akkumulator  vollständig  ausfülll.  In  diesem 
Gtaspulver,  das  die  .Säure  gleich  einem  Schwamme  auf* 
saugt,  sind  die  Platten  eingebettet.  Jetzt  aber  kommt 
das  Interessanteste:  Rechts  und  links  von  der  in  der 

Milte  befindlicben  positiven  l'laite  sind  die  beiden 
negativen  1‘latten  eingebaut;  aämtliche  Platten  stehen 
auf  dem  Roden  der  Zelle  auf;  zwischen  ihnen  beendet 
sich  aber  je  eine  Platte  aus  dem  wohlbekannien  Faser* 
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itolT  Die*«r  hat  nun  die  Eigenschaft,  sich 

zur  Säure  neutral  zu  verhalten  und  in  ihr  Jahre  lang 
unbeschädigt  stehen  zu  können;  ausserdem  quillt  er  in 
der  Säure  sofort  stark  auf  und  presst  dadurch  von  allen 
Seiten  daj  GUsputver  fest  an  die  Plahen.  Alle  vor* 
erwähnten  Missstände  werden  auf  diese  Weise  voü- 
kommeu  vermieden,  und  diese  Akkumulatoren  besitzen 
daher  nicht  nur  eine  ausserordentliche  Lebensdauer, 
sondern  weisen  im  Gebmuch  nicht  nur  keine  Abnahme, 
sondern  sogar  eine  kleine  Zunahme  der  Kapazität  auf. 
Trotz  der  unvergleichUch  höheren  braochburkctl  und 
Leistungsfähigkeit,  trotz  der  erhöhten  Zuverlässigkeit 
und  Sicherheit  ist  die  neue  Batterie  nicht  teurer  als  die 
sonstigen  clektromedizinischen  Akkumulatoren.  Dabei 
ist  die  Behandlung  die  denkbar  einfachste.  Die  bekannte 
Firma  Friedrich  Dessauer  in  Aschaffenbtirg  hat  die 
Bchrend'schen  Batterien,  die  in  den  meisten  Staaten 
patentiert  sind,  für  ihre  Röntgen-Apparate  zu  eigen 


gemacht  und  Ist  in  der  Lage,  nicht  nur  für  ihre  und 
.'indcre  Röntgen-Apparate,  sondern  auch  für  alle  medi- 
zinischen Zwecke  diese  vorzüglichen  Batterien  zu  liefern. 
Sie  dart  sich  das  Verdienst  zusprechen,  durch  Einfiihruug 
dieser  Batterie  eine  wesentliche  Beförderung  der  An- 
wendung der  clektromedizinischen  Apparate,  insbesondere 
der  Röntgen -Apparate,  und  dumit  einen  grossen  Fort- 
schritt auf  diesem  Gebiete  gebracht  zu  haben.  Diese 
Batterien  werden  in  verschiedenen  Typen  hcrgestclll, 
und  erhalten  Interessenten  auf  Anfragen  bereitwilligst 
Auskunft,  wie  auch  alle  sonstigen  Wünsche  Berück- 
sichtigung finden. 

^Ibsiverständbch  eignen  sich  die  Behren  d-Akkumu- 
latoren  auch  zu  allen  anderen  Zwecken  sowohl  trans- 
portabler, wie  stationärer  Natur,  Kraftübertragung  und 
Beleuchtung. 

(»Hlektrot.  Rundschau«,  Frankfurt  a.  M ) 
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Dentsehes  Reich. 

Anmeldungen. 

Kl.  31  h.  K.  1S943.  Elektrischer  Ofen  mit  beweg* 
liehen  und  hintereinander  geschalteten  Elektroden.  — 
Charles  Albert  Keller.  St.  Quen,  Frankreich. 

KI.  48  a.  Sch.  15842.  Verfahren  zur  Vorbereitung 
von  Kathoden  zur  unmittcl)>aren  Herstellung  polierter 
Metallblälter  auf  elektrolytischem  Wege.  — Ehregott 
Schröder,  Berlin. 

Kl.  21b.  A.  8332.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
die  Elcktrodcnplalten  vollständig  umschlicstenden 
CelluloidhUlIe.  — Baron  II.  T.  d ' A r □ o u 1 d , Paris, 

Kl.  21b,  B.  27758.  Negative  Polclektrode  für  Zink- 
Sammler.  Zus.  z.  Patent  96062.  — l.eger  Bo  mol 
& Bissen,  Borges  & Cie.,  Paris. 

Kl.  3lb.  J.  5728.  Sammlerciektrode,  welche  aus 
kleinen  sireifenarligeD  Teilelektroden  besteht.  — 
Victor  J e a n t y,  Paris. 

KL  2ib.  K.  14376.  Nichtleitende,  säurefeste  Be- 

standteile für  elektrische  Sammler,  wie  Kästen, 
Zwischenwände,  Leisten  und  Unterlegklöue.  — 
Rheinische  Gummi-  und  Celluloid  - Fabrik, 
Neckaniu-Mannbeim. 

Kl.  21  f.  V.  3957.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Carbidfäden  aus  Kohlcfidcn,  die  mit  MelaUsulzcn 
getränkt  sind.  — W.  L.  Völker,  London. 

KJ.  48a.  C.  6856.  Vorrichtung  zum  Nacbbildeo  von 
Reliefs  und  ähnlichen  Formen  in  Metall  auf  elektro- 
lytischen Wege.  Zus.  z,  Patent  95081.  — Elektro- 
gravüre,  G.  m.  b.  H.,  Leipzig-Sellerhausen. 

Kl.  21  b.  J.  5919.  Verfahren  zur  Verbesserung  der 
Stromerzeugung  bei  Krdelementen.  — Emil  Jahr, 
Berlin. 

Kl.  120.  C.  8914.  Verfahren  zur  elektrolytischen 

Darstellung  von  Blelsupcrozyd.  — Chemische 
Fabrik  (»rieshelm  * Elektron,  Oriesheim  a.  M. 

Kl.  21  b.  B.  25639.  Sammlerclektpodc.  — Carlo 

Bruno,  Rom. 

Kl.  21  b.  C.  7274.  Galvanisches  Element,  bei  welchem 
die  stahlförmige  Kohlenelektrodc  am  Boden  und  im 
Deckel  des  Elcroentgcfässcs  (estgesicllt  ist.  — Wilhelm 
E r D y,  Halle  a.  S, 

Kl.  31  b.  K.  18426.  Klektrodenma-ssc  für  Strom- 

sammler. — Reinhotd  Knoeschke,  I.eipzig. 

KL  21  b.  L.  12946.  Positive  Polelektrode  für  galva- 
nische Elemente.  — - V.  Ludvigsen,  Kopenhagen. 

KL  21b,  W.  16371.  Zweipolige  .Sammlerciektrode. 

S,  Lloyd  Wiegeand,  Philadelphia. 


KL  21  f.  R.  14135.  Verfahren  zur  Zündung  von 

Glühkörpern  aus  Leitern  zweiter  Klasse  in  Wechsel- 
strom-Dreileiteranlagen.  Zua.  E.  Patent  130746.  — 
Carl  Raab,  Kaiserslautern. 

KL  48a.  W.  16770.  Verfahren  zur  Herstellung  harter 
Niederschläge  aus  magnetisch  erregbaren  Metallen 
»uf  galv.'tDoplastischcm  Wege.  — F.  Wal  loch, 
Berlin. 

KI.  2 lg.  K.  20577.  Verfahren  zum  Isolieren  von 

elektrotechnischen  Zwecken  dienenden  Eisenblechen. 
— Hans  Kamps,  Menden  1.  W.,  Reg.-Bez.  Arnsberg. 

KL  40a.  T.  6348.  Vorrichtung  zur  elektrolytischen 
Gewinnung  von  I.eichtmetallen.  — Eduard  Haag, 
Halensee  bei  Berlin. 

KL  21g.  R.  14512.  Elektrischer  FlUssigkeitsunter- 

brccbcr.  — Gebrüder  Ruhstral,  Göttingen. 

KL  3 lg.  H.  14935.  Elektrischer  FlUsaigkeitsunter- 

brecher.  Zus.  z.  Anm.  K.  14 512.  — Gebrüder  Ruh- 
Btrat,  Göttingen. 

KL  2t  g.  S.  14432.  Elektrolyt  für  Aluminium- 

Flüssigkeiis  • Kondensatoren  oder  Gleichrichter.  — 
Siemens  & Halske,  Aki.-Ges.,  Berlin. 

KL  I2q.  F.  13040.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

.Azoxykörpern  auf  elektrolytischem  Wege.  — Farb- 
werke, vorm.  Meister,  Lucius  & Brüning, 
Höchst  a.  .M. 

Kl.  12I.  b.  23903.  Verfahren  zur  Elektrolyse  von 

Alkaliscilzen.  — Dr.  Willy  Bein,  Berlin. 

KL  ili,  F.  12014.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  Hydrosulfiten  der  alkalischen  Erden 
nnd  des  Magnesiums.  — Dr.  Albert  R.  Frank, 
Charloltenburg. 

Kl.  2ib.  R.  27569.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
SammlerelektrodcD.  — Friedrich  Wilhelm  Bühne, 
Freiburg. 

KL  21  f.  M.  16809.  Verfahren  zur  .Anwärmung  von 
Leuchtkörpem  aus  Leitern  zweiter  Klasse  durch 
Kunkenströme.  — Oskar  von  Morstein,  Berlin. 

G.  14632.  Verfahren  zur  Darstellung  von  Permanganat 
mittelst  Elektrolyse  unter  Anwendung  einer  maogan- 
haltigen  Anode.  — G.  J.  A.  Griner,  Paris. 

KI  48a.  C.  8933.  V'orrichtung  zum  Hindurchfübren 
zu  galvanisirender  Bleche  durch  ein  elektrolytisches 
Bad  mittelst  eines  endlosen  Förderbandes.  — > 
Columbus,  Elektrizität s-Ges.  m.  b.  IL,  Ludwigs- 
hafcD  a.  Kh. 

KL  12  b.  O.  3613.  Appor.it  zur  Erzeugung  dunkler 
elektrischer  Entladungen.  Zua.  z.  Pat.  99684.  — . 
J.  F.  L.  Ortl,  Haag. 
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Kl.  2 lg.  S.  144S3.  Elektrolyt  fUr  Aluminium*KoDden> 
iiatorcn  oder  Gleichrichter.  ~ SiemcDs  & Hal»ke, 
Akt.*GcB.»  Berlin. 

Kl.  40a.  M.  18413.  Verfubreo  zur  elektrolytischen 
Abscheidung  von  Metallen,  insbesondere  Leicht« 
metnllcn  auf  nassem  Wege.  Eduard  Mies, 
Heidelberg. 

Kl.  48a.  B.  26602.  Verfahren  zur  gleichzeitigen 
Herstellung  verschieden  starker  galvanischer  Nieder- 
achlägc  auf  demselben  Gegenstand.  — W.  Y.  Ruck, 
Bristol,  V.  St.  A. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  21b.  151 294.  Elektrode  mit  emgehnueoen  Ver- 

tiefungen zur  Aufnahme  von  Quecksilber.  — A. 
Schremmer,  Neiise. 

Kl.  21b.  151438.  Trockenelement  mit  aufklappbarer 
Zink-Elektrode,  wodurch  der  Braunstein-Einsatz  bis 
zum  gänzlichen  .\ufbrauch  des  Zinkes  erneuert  werden 
kann.  — Hugo  Zeuch,  MemeL 

Kl.  21h.  153014.  Zinkclcktrode  für  galvanische 

Elemente,  bestehend  aus  einem  Zinkeylinder  mit 
darin  angeordneter  fester  und  poröser  Amalgam- 
schicht. — Wilhelm  Erny,  Halle. 

Kl.  21c.  153153.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher 

mit  zwei  oder  mehreren  ein-  und  ausschaltbaren 
UnterbrcchnngfstcllcD.  — VoUohm  Elektrizitäts- 
Gesellschaft,  Akt.-Ges.,  München. 

KI.  21  b.  154124.  Galvanische  Batterie,  bei  der  die 
einzelnen  Zellen  einen  gemeinschaftlichen  Gasabzngs- 
raum  haben.  — Friedrich  Eschenbacb,  RerUsi. 

KL  12  b.  154491.  Elektrolytischer  Apparat,  dessen 
Platinelektrode  mittels  einer  .Schraubeueinrichtung  in 
ihrer  Höbe  verstellbar  ist  und  dessen,  die  andere 
Elektrode  bildender  FlUssigkcitsbehälter  durch  eine 
Kühlschlange  auf  einer  beitimmten  Temperatur  er- 
halten wird.  — Heimann  & Co.,  Oppeln. 

KI.  2t  h.  154743-  Schmelzofen  für  Laboratoriums- 
swccke  mit  einem  scharoierartig  drehbaren  her- 
ausnehmbaren Hafen  oder  Schmcistiegel  und  sich 
selbsttbätig  regulierenden  und  drehenden  Elektroden. 
— Hr.  August  Voelker,  Köln  a.  Kh. 

Kl.  i2l.  121931.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Her- 
stellung von  .Soda  oder  Pottasche  mit  Hilfe  des 
elek(ri<>che&  Stromes.  — G.  Schollmeyer,  Dessau. 

Kl.  12I.  121973.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Her- 

stellung von  Aetzkali  und  Chlor  aus  Chloralkali- 
Ibsungen.  — II.  A.  Cohn,  Paris  und  E.  Geisen- 
berger,  Ch^nc  Bourg,  Schweiz. 

Kl.  laq.  121899.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
■teUuog  von  Aso-  und  Hydrazoverbindungen.  — 
Farbenfabriken  vorm.  Friedrich  Bayer  & Co., 
Elberfeld. 

Kl.  I2q.  121900.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Azo-  und  Hydrazoverbindungen;  Zui. 
s.  Fat.  121899.  — Farbenfabriken  vorm.  Friedrich 
Bayer  & Co.,  Elberfeld. 

Kl.  I2q.  122046.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Bensidinen;  Zus.  z.  Pat.  116467.  — 
Dr.  W.  Löb,  Bonn. 

Kl.  48a.  122072.  Verfahren  zum  Ueberziehen  von 

Zink,  Stahl  und  dergL  Blechen  und  Körpern  mit 
Kupfer  oder  Messing  auf  galvanischem  Wege.  — 
J.  Popp,  Nürnberg. 

Kl.  2ib.  122490.  Positive  Polclektrode  für  elek- 
trische Sammler.  — K.  Goldstein,  Berlin. 


KL  2if.  122698.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

I. euchikörpern  für  Glühlampen  aus  i.eitem  zweiter 
Klasse.  — W.  Bochm,  Berlin. 

Kl.  48a.  122545.  Verfahren  zur  Erzeugung  leicht 

abhebbarer  galvanischer  Niederschläge.  — L.  Bour- 
dl  Hon,  Marseille. 

Kl.  48a.  122664.  Verfahren  zur  Herstellung  leitender 
Uebenüge  auf  Nichtleitern  für  galvunoplastische 
Zwecke.  — NV.  F,  Krack,  Worzheim. 

Erteilungen. 

Kl.  I2i.  121 221.  Verfahren  zur  Umwandlung  von 
Kohlensäure  in  Kohlenoxyd  auf  elektrischem  Wege. 

— \V.  Engels,  Fssen  a.  d.  Ruhr. 

KI.  2lf.  121208.  Verfahren  zur  HersteUung  graphi- 
tierler  Kohle;  Zus.  z.  Pat.  116822.  ~ Dr.  F.  Mayer, 
Kalk  bei  Köln  und  C.  Pohl.  Kassel. 

KJ.  I2d.  121286.  Filterelement.  — O.  Fromme, 
Frankfurt  a.  M.,  Maiozcrlandstr.  187/189. 

KI.  21b.  121340.  Elektrischer  Sammler  mit  dicht 

Übereinander  liegenden,  durch  poröse  Isolations- 
platten  von  einander  getrennten  Elektroden.  — 
P.  Marino,  Brüssel. 

Kl.  21c.  121 217.  Schmelzsicherung.  — Siemens  & 

Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

KI.  21c.  121250.  .SchmeUsichenmg.  — Elektrizitits- 
Aktien-Gesellschaft,  Nürnberg. 

Kt.  2IC.  121365.  Unverwechselbare  Schmelzsicherung 
mit  konzentrisch  angeordneten  Kontakten.  ■— 
Siemens  & Halske,  Akt-Ges.,  Berlin. 

KL  2ih.  121225.  Elektrischer  Ofen.  — Dr.  W'. 
Borchers,  Aachen. 

Kl.  121.  121525.  Apparat  zur  Elektrolyse  von 

Flüssigkeiten,  iasbesondere  zur  Herstellung  von 
BlelchÄüssigkeit.  Dr.  P.  Schoop,  Zürich. 

KI.  2la.  121527.  V'erfahrcn  zur  Herstellung  von 

Sammlerclektroden.  — M.  Hlrschlaff,  Berlin  und 

J.  Mücke,  Berlin. 

Kl.  2fg.  121564.  V'erfahren  und  Vorrichtung  zum 

Auffangen  atmosphärischer  Elektrizität.  — A.  Pa- 
lenet ar,  Budapest 

Kl.  2lg.  121812.  Elektrolytischer Siromrichluogswäblcr 
oder  Kondensator.  — A.  Nodon,  Ihiris. 

Kl.  48a.  121674.  Verfahren  zum  Entfetten  von 

Metallgegenatändcn  auf  elektrolytischem  Wege.  — 
C,  Pataky,  Berlin,  Prinzenstr.  100. 

KL  21b.  122880.  .Sammlcrelektrode.  — Dr.  J. 

Myers,  Hoorn,  Holland. 

Kl.  2lf.  122910.  Verfahren  zur  Regenerierung  bräun- 
lich gewordener  OsmiumglUhlampen.  — Dr.  C.  Auer 
von  Welsbach.  Wien. 

KL  2 lg.  123139.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher. 

— W.  A.  Hirschmann,  Berlin. 

Kl.  48a.  123056.  Verfahren  zur  Herstellung  leicht 

.abhebbarer  nictallischcr  Formen  für  galvanoplastischc 
Niederschläge.  — Gerhardi  & Co.,  Lüdenscheid. 

KL  21b.  Thermos&ule.  — Dr.  I«  Gottscho,  Char- 
lottenburg. 

Kl.  21  f.  123230.  Verfahren  zur  Herstellung  elek- 
trischer Leucht-,  Heil-  und  Widentanüskörper;  Zus. 
r.  Pat.  122698.  — W.  Boehm,  Berlin. 

KL  21b.  121933.  Galvanischea  Element  mit  einer 

Kohlenelektrode  und  einer  diese  cylindcrförmig 
umgebenden  Elektrode.  — E.  Rosendorff,  Berlin, 
An  der  Spandauerhrücke  12  und  M.  Löwner, 
Schöneberg. 
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DIE  HERSTELLUNG  VON  GLAS  AUF  ELEKTRISCHEM  WEGE. 

Von  Dr.  Bermbach. 


Die  Idee,  Glas  mittels  des  elektrischen 
Stromes  herzustellen,  ist  zuerst  im  Jahre  i88i 
der  F’irma  S.  Reich  & Co.  in  Berlin  paten- 
tiert worden.  Es  wirkt  auf  den  Leser  der 
betreffenden  Patentschrift  höchst  über- 
ra.schend,  dass  «die  Hitze  des  Volta'schen 
Bogens«  als  Mittel,  die  Elektrizität  in  Wiirme 
umzusetzen,  zwar  angegeben,  bei  der  Be- 
schreibung des  Verfahrens  aber  nur  von  der 
VViderstandserhitzung  gesprochen  wird.  Das 
in  der  Patentschrift  gekennzeichnete  Ver- 
fahren soll  darin  bc.stehcn.  dass  das  Glas- 
gemengc  durch  die  in  einem  aus  Platindraht 
angefertigten  gewölbten  Sieb,  welches  das 
untere  Ende  einer  Trichterröhre  aus  Chamotte 
verschliesst,  erzeugte  Jou le  sehe  W'arme  zur 
Schmelzung  gebracht  wird.  Dass  das  Reich- 
schc  Patent  niemals  praktische  Verwendung 
gefunden  hat,  liegt  auf  der  Hand. 

Vor  ungefähr  einem  Jahre  hat  sich  in 
Köln  eine  Gesellschaft  (Becker  & Co.)  ge- 
bildet, die  sich  mit  der  Verwertung  der 
Patente  für  Glaserzeugung  auf  elektrischem 
VV'egc  und  der  praktischen  Ausarbeitung  der- 
selben befasst.  Da  es  der  Gesellschaft 

mittlerweile  gelungen  ist,  auf  den  Prinzipien 
der  Patente  beruhende  Schmelzöfen  (Licht- 
bogenerhitzung) zu  konstruieren,  die  allen 
-Ansprüchen  der  Technik  genügen,  so  dürfte 
ein  näheres  Eingehen  auf  die  Herstellung 


von  Glas  auf  elektrischem  Wege  am  Platze 
sein. 

Ehe  wir  das  neue  V'erfahrcn  beschreiben, 
wollen  wir  das  bis  jetzt  übliche  kurz  kenn- 
zeichnen: das  Gemenge,  aus  dem  man  Glas 
herstellt,  der  sogenannte  Glassatz,  hat  je 
nach  dem  Zwecke,  dem  d.as  fertige  Produkt 
dienen  soll,  eine  verschiedene  Zusammen- 
setzung. Für  die  folgenden  Berechnungen 
wählen  wir  als  Beispiel  das  Tafel-,  Scheiben- 
oder Fensterglas,  d,as  man  aus  weissein  Sand, 
Soda  und  Kalkstein  gewinnen  kann.  Die 
chemische  Formel  für  das  betreffende  Glas  sei 
Na,  Si,  O,  -F  Ca  Si,  O,. 

Wir  schlie-s-sen  uns  also  der  Ansicht  an, 
dass  Glas  eine  Uisung  des  einen  Trisilikats 
in  dem  anderen  sei. 

Von  den  Verunreinigungen  der  Roh- 
materialien sehen  wir  ab. 

Die  Reaktion,  nach  der  der  chemische 
Umsatz  verläuft,  dem  man  die  Entstehung 
des  Glases  zu  verdanken  hat,  kann  durch 
die  Gleichung  dargestellt  werden : 

Na,  CO,  -f  Ca  CO,  + 6Si  O, 

= (Na,0  -I-  CO,  -t-  3Si  O,)  -F 
(CaO  -F  CO,  -F  3Si  O,) 

= Na,  Si,  O,  -F  Ca  Si,  O,  -F  2 CO,. 

Um  also  loo  kg  Glas  zu  erhalten,  haben 
wir,  wenn  wir  von  den  Verlusten  infolge  der 
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Verdampfung  der  Soda*)  absehen,  zu  mischen 
2t, 92  kg  Na,  COj  oder  eine  entsprechende 
MengeNa,SO»  + Kohlen- 
zusatz, 

20,82  kg  Ca  COj, 

75,94  kg  Si  O,  und  erhalten 
118,68  kg  Glassatz. 

Wird  der  Glassatz  in  Thongefassen,  den 
sogenannten  Häfen,  die  an  der  Peripherie 
des  Ofens  aufgestellt  werden  (bei  kleineren 
Oefen  4 — 8,  bei  grossen  bis  zu  16),  ein- 
geschmolzen, so  nennt  man  den  G!a.sofen 
Hafenofen;  erfolgt  aber  die  Schmelzung 
des  Gemenges  in  grossen  muldenartigen  Ver- 
tiefungen der  Herdsohle,  so  heisst  der  Ofen 
Wannenofen.  Von  der  direkten  (Rost  ) 
Feuerung  kommt  man  immer  mehr  ab  und 
wendet  sich  der  Gasfeuerung  zu. 

Bei  der  direkten  Feuerung  kann  man  so 
hohe  Temperaturen  wie  bei  der  Gasfeuerung 
nicht  erzielen.  Denn  bei  ersterer  strömt  ein 
zwei-  bis  dreimal  so  grosses  Quantum  Luft 
zu  der  verbrennenden  Kohle,  wie  für  die 
chemischen  Prozesse  erforderlich  ist,  .so  dass 
also  die  bei  der  Verbrennung  frei  werdende 
Wärme  einer  relativ  gros.sen  Gasmenge  mit- 
gcteilt  wird,  wahrend  man  bei  letzterer  die 
Luftzufuhr  zu  den  Heizgasen  leicht  so  regu- 
lieren kann,  dass  die  zur  Verbrennung  nötige 
Luftmenge  nur  um  ca.  10“  , der  theoretischen 
überschritten  wird. 

Die  Gasfeuerung  i.st  entweder  eine 
regenerative  oder  eine  rekuperative.  Diese 
beiden  Feuerungsmethoden  unterscheiden 
sich  von  einander  durch  die  Art.  wie  man 
die  zur  Verbrennung  nötige  atmosphärische 
Luft,  vielfach  auch  die  Generatorgase,  vor- 
wärmt. 

Bei  der  regenerativen  Gasfeuerung 
sind  zwei  Kammern,  die  sogenannten  Regene- 
ratoren, wenn  möglich  unter  dem  Glasofen, 
sonst  neben  demselben,  angebracht.  Der 
Kürze  wegen  mögen  sie  als  rechte  und  linke 
Kammer  bezeichnet  werden.  Die  aus  dem 
Schmelzofen  abziehenden  heissen  Ver- 
brennungsgase werden  durch  die  rechte 
Kammer  geleitet,  geben  dort  einen  Teil 
ihrer  Wärme  an  gitterförmig  aufgestclite 
feuerfeste  Steine  (Wärmesammler)  ab  und 
gelangen  nach  dem  Schornstein.  Ist  die 
rechte  Kammer  genügend  stark  erhitzt  (nach 
etwa  ' j Stunde),  .so  sperrt  man  durch 
Drehung  einer  Klappe  der  Flamme  den  Weg 
ab  und  leitet  sie  durch  den  linken  Generator. 


*)  Nach  den  Untersuchungen  von  Jaeckel  unu 
Benrath  ist  die  VerllUcbtigung  der  Alkalien»  wenn  der 
CluMtz  richtig  zasammengeseut  ist,  gering.  Siehe 
Muspralt'a  Chemie.  4.  Autl.  p.  1455. 


Während  letzterer  erhitzt  wird,  strömt  die 
für  den  Verbrennungsprozess  der  Generator- 
gase nötige  atmosphärische  Luft  durch  den 
rechten  heissen  Generator  und  nimmt  dort 
Wärme  auf.  Der  rechte  Generator  kühlt 
sich  also  ab.  Ist  die  Abkühlung  bis  zu 
einem  gewissen  Punkte  fortgeschritten,  so 
versperrt  man  der  Luft  den  Weg  durch  die 
rechte  Kammer  und  lässt  sie  durch  den 
mittlerweile  genügend  stark  erhitzten  linken 
Regenerator  strömen.  Sollen  auch  die  Heiz- 
gase vorgewärmt  werden,  so  ordnet  man 
zwei  Paare  Regeneratoren  an,  von  denen 
abwechselnd  das  eine  und  dann  das  andere 
Paar  durch  die  abziehenden  Verbrennungs- 
produkte erwärmt  wird.  In  dem  einen 
Regenerator  eines  jeden  Paares  wird  die 
Luft,  in  dem  anderen  das  Generatorgas 
erhitzt. 

Die  Gasfeuerung  i.st  rekuperativ, 
wenn  in  demselben  Raume,  dem  Rekupe 
rator,  gleichzeitig  Wärmeabgabe  .seitens  der 
Verbrennungsprodukte  und  Wärmeaufnahme 
seitens  der  Luft  erfolgt.  Um  dies  zu  er- 
reichen, leitet  man  die  Flamme  aus  dem 
Glasofen  in  eine  Reihe  von  Kanälen,  die 
von  Röhren  durchsetzt  werden.  Die  Röhren. 
Wandungen  werden  stark  erhitzt  und  geben 
Warme  an  die  durch  die  Röhren  fliessende 
Luft  ab. 

Die  Siemens'schen  Regeneratoren- 
Oefen  sollen  nach  den  Berechnungen  von 
Siemens  einen  Nutzeffekt  von  42*/,,  die 
Flammöfen  einen  solchen  von  1 8*/,  haben*). 

Der  Schmelzprozess  zerfällt  in  zwei 
Perioden;  während  der  ersten  Periode,  dem 
Gemengeschmelzen,  wirkt  wahrscheinlich 
nur  das  Alkali  auf  die  Kieselsäure  ein.  Ehe 
die  Vereinigung  des  Alkalis  mit  der  Kiesel- 
säure erfolgt,  geht  es  in  den  flüssigen 
Aggregatzustand  über  und  nimmt  dann  aus 
der  Wand  des  Hafens  Kieselsäure  und  Thon- 
erde auf,  wirkt  also  zerstörend  auf  die  Schmelz- 
gefasse.  Der  Schmelzprozess  schreitet  von 
der  Hafenwand  nach  dem  Innern  hin  fort. 
Da  da.5  flüssige  Glas  ein  sehr  schlechter 
Wärmeleiter  ist,  so  dauert  cs  lange,  bis  der 
innere,  in  der  geschmolzenen  Masse  schwim- 
mende Kern  flüssig  wird  (5 — 7 Stunden). 

Das  flüssige  Glas  füllt,  da  es  ein  klei- 
neres Volumen  hat  als  der  Glassatz,  etwa 
drei  Viertel  des  Hafens  an.  Um  den  Hafen 
ganz  zu  füllen,  legt  man  eine  neue  .Menge 
Satz  ein  und  wiederholt,  nachdem  die  neue 
Einlage  geschmolzen  ist,  das  Einlegen  eventl. 
noch  ein-  bis  zweimal.  Das  Gemenge 
schmelzen  dauertim  ganzen  8 bis  10 Stunden. 

•)  Siche  Muipratf,  Chemie.  4.  Awfl,  p.  147c 
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Die  flüssige  Masse  enthalt  jetzt  noch 
kleine  Sandkörnchen  und  zahlreiche  Gas- 
blasen (CO,).  Während  des  Lauter- 
schntelzens  steigert  man  die  Ofentemperatur 
bis  zur  höchsten  erreichbaren  Grenze.  Die 
Gasentwicklung  wird  äusserst  lebhaft,  wahr- 
scheinlich, weil  der  kohlensaure  Kalk,  der 
vorher  nur  in  Lösung  gegangen  war,  erst 
bei  der  gesteigerten  Temperatur  mit  der 
Kieselsäure  reagiert.  Nach  ungefähr  24  Stun- 
den ist  das  Glas  blank. 

Nach  Dr.  Tscheuschner  beträgt  der 
Aufwand  an  Steinkohlen  für  i kg  fertiges 
Glas 

I direkte  Feuerung 

bei  Hafenöfen  -j  /-  ^ 

Gasfeuerung 

I 1. 5-2,8  kg 
bei  Wannenöfen  0,5 — 0,9  kg. 

Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  Wannen- 
öfen für  die  Fabrikation  besserer  Glassorten 
nicht  geeignet  sind,  weil  eine  vollkommene 
Ijiuterungdes Glases  nicht  erzielt  werden  kann. 


Damit  wir  uns  ein  Urteil  über  die  Aus- 
nutzung der  Wärme  bei  dem  jetzigen  Ver- 
fahren und  zugleich  ein  Urteil  über  die  Menge 
elektrischer  Energie  bilden  können,  die  für 
die  Herstellung  von  i kg  Glas  aufgewendet 
werden  muss,  wollen  wir  die  thermo- 
chemische ISilanz  des  Glases  aufstellen. 
Obschon  die  in  unserer  Gleichung  (1)  aus- 
gedrückten Vorgänge  nicht  alle  bei  der 
höchsten  Temperatur,  bis  zu  der  man  das 
Gemenge  erhitzen  muss,  sich  abspielen,  so 
wollen  wir  dennoch  der  Einfachheit  halber 
annehmen,  dass  alle  Reaktionen  bei  derselben 
Temperatur  erfolgten.  Dieselbebetrage  1300°. 

Die  spezifischen  Wärmen  unserer  Sub- 
stanzen werden  im  Chemiker -Kalender  wie 
folgt  angegeben: 

Na,  CO,  — 0,2728 
Ca  CO,  — 0,206 
Si  O,  — 0,19 

Zur  Erwärmung  des  Glassatzes  sind  also 
erforderlich: 


Na,  CO, : 21,92  ■ 0,2728  - 1300  Cal  = 7779,46  Cal, 
Ca  CO, : 20,82  - 0,206  1300  > = 5575,57  » 

8103:75,94-0,19  -1300  » = 18757,18  » 

Sa:  32112,21  > 


Da  die  spezifische  Wärme  mit  der 
Temperatur  steigt,  so  wollen  wir  die  er- 
mittelte Zahl  um  50®/,  erhöhen  und  dem- 
nach .statt  32 II  2,2  die  Zahl  48168  in  Rechnung 
setzen 

Da  die  Hildungswärme  des  Prozesses 
Na,  O + CO,  = Na,  CO, 

106  g 

gleich  75,8  Cal.  und  des  Vorganges 
CaO  + CO,  = Ca  CO, 

100  g 

den  Wert  43,4  Cal.  hat,  so  sind  zur  Zer- 
legung von 

21,92  kg  Na,  CO,  in  Na,0  und  CO, 

75,8  - 1000  - 21,92  _ , r-  1 

Cal.  = 15675  Cal. 

106 

und  zur  Zerlegung  von 

20,82  kg  Ca  CO,  in  CaO  und  CO, 

43,4  - 1000  - 20,84 
100 


Cal.  = 9044,5  Cal. 


erforderlich. 

Nicht  berücksichtigt  ist  bis  jetzt  die 
latente  Schmelzwärme  der  Soda,  ferner  die 
Wärmetönung  der  Prozesse 

Na,0  -h  3Si  O,  Na,  Si,  O,  und 
CaO  -l-  3Si  O,  = Ca  Si,  O,. 

Weder  über  die  erstere  noch  über  letztere 
finden  .sich  Angaben.  Da  es  uns  nur  darauf 
ankommt,  eine  obere  Grenze  zu  ermitteln, 
so  wollen  wir  die  Verflüssigungswärme  der 


Soda  gleich  der  Schmelzwärme  des  Wassers 
setzen  (79,2)*).  Wir  haben  dann  unser  eben 
gefundenes  Resultat  noch  um  1742  Cal.  zu 
erhöhen.  Die  beiden  durch  unsere  vorigen 
Gleichungen  ausgedrückten  chemischen  Re- 
aktionen verlaufen  jedenfalls  e.vothermisch, 
wir  dürfen  daher  mit  Rücksicht  auf  das  Ziel, 
das  wir  im  .Auge  haben,  die  betreffenden 
Bildungswärmen  vernachlässigen.  Wir  ge- 
langen so  zu  dem  Resultate,  dass  für  die 
Herstellungvon  1 kg  Glas  höchstens  746,3  Cal. 
erforderlich  sind. 

Ausser  dieser  Wärme  mu.ss  man  aber 
noch  Wärme  Zufuhren,  um  die  Gasblasen 
(CO,)  zu  entfernen.  Denkt  man  sich  i kg 
der  flüssigen  Masse  einmal  in  einem  hohen 
Tiegel  und  ein  anderes  Mal  in  einer  flachen 
Schale  der  Einwirkung  der  Wärme  ausge- 
.setzt,  so  wird  man  das  angedeutete  Ziel  im 
zweiten  Falle  bei  einem  geringeren  Aufwand 
an  Wärme  erreichen,  als  im  ersten  Falle. 
Da  ferner  ein  lang.sames  Fliessen  des  Glases 
beschleunigend  auf  das  Entweichen  der  Gas- 
blasen  wirkt,  so  ist  eine  ideale  Einrichtung 
in  dieser  Hinsicht  eine  solche,  bei  der  das 
flüssige  Glas  in  dünner  Schicht  über  eine 

*)  Die  latente  Schnelzwänne  der  Soda  wahr* 
scheinilch  auch  der  andereo  im  Glassatz  entbalteneo 
Sttbitaoien  — spielt  bei  unserer  Berechnung  nur  eine 
untergeordnete  Rolle. 
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genügend  temperierte  Treppe  fliesst  und  sich 
in  flachen  geheilten  Behältern  sammelt.  Wie 
wir  später  sehen  werden,  haben  wir  eine 
derartige  Einrichtung  bei  den  Bccker’schen 
elektrischen  Glasöfen  vor  uns. 

Betrachten  wir  jetzt  die  Wärmeaus- 
nutzung  bei  Hafenöfen,  Aus  technischen 
Gründen  ist  man  gezwungen,  den  Hafen  eine 
grö-ssere  Höhe  zu  geben  und  die  Hafen- 
wandung besonders  in  der  Nahe  des  Bodens 
stark  zu  machen.  Die  Wandstärke  beträgt 
unten  etwa  und  oben  ca.  */,,  des  oberen 
Durchmessers.  Da  es  für  die  folgenden  Be- 
trachtungen unwesentlich  ist,  wann  sich  die 
chemischen  Reaktionen  abspielcn,  so  wollen 
wir  annehmen,  dass  sich  während  der  Periode 
»Gemengeschmelzent  alle  Reaktionen  voll- 
ziehen. Das  Gemengeschmelzen  dauert  lange 
Zeit  (io — II  Stunden),  weil  die  für  die  Tem- 
peraturerhöhung des  Glassatzes,  den  Sebmeb- 
prozess  und  den  chemischen  Umsatz  erfor- 
derliche Wärme  wegen  des  schlechten  Warme- 
leitungsvermögcns  der  Hafensubstanz  (Thon) 
und  der  Masse  im  festen  und  flüssigen  Zu- 
stande nur  langsam  in  das  Innere  eindringen 
kann.  Wahrend  des  Lauterschmelzens  findet, 
von  den  Wärmeverlusten  infolge  der  Strahlung 
abgesehen,  ein  Wärmeverbrauch  nur  insofern 
statt,  als  das  Glas,  damit  cs  dünnflüssiger 
wird,  auf  eine  höhere  Temperatur  gebracht 
werden  muss.  Befände  sich  also  der  Hafen 
während  Lauterschmelzens  in  einer  für  die 
Wärme  undurchdringlichen  1 lülle,  .so  wäre 
der  Wärmeverbrauch  für  diesen  Prozess  nur 
gering.  Vom  theoretischen  Standpunkte  aus 
betrachtet,  dürften  daher  looo  Cal.  für  die 
Herstellung  von  i kg  blasenfreien  Glases 
vollauf  genügen. 

Weil  die  beiden  Perioden  aus  dem  an- 
geführten Grunde  eine  so  grosse  Zeitdauer 
haben  (Je  ca.  lo  Stunden),  und  man  die  eine 
grosse  äussere  Oberfläche  besitzende  Ofen- 
wand gegen  seinen  Willen  auf  einer  hohen 
Temperatur  erhalten  muss,  so  sind  die  ge- 
samten Wärmeverluste  infolge  der  Wärme- 
strahlung enorm  gross.  Dieses  erfährt 
man  an  seinem  eigenen  Leibe,  wenn  man 
eine  Glashütte  betritt.  Da  fast  die  ganze 
während  des  I-auterschmelzcns  im  Ofen  er- 
zeugte Wärme  als  verlorene  zu  betrachten 
ist,  so  glaube  ich  nicht  zu  hoch  zu  greifen, 
wenn  ich  die  durch  die  Wärmestrahlung  be- 
dingten Verluste  von  6o — 70  der  im  Ofen 

erzeugten  annehme. 

Prüfen  wir  jetzt,  inwieweit  unsereSchlüsse 
durch  die  Erfahrungsthatsachen  bestätigt 
werden.  Wenn  man  aus  Kohle  Generator- 
gas erzeugt  und  das  erhaltene  Gasgemenge 
verbrennt,  so  erhält  man  etwa  8o*/„  der  bei 


direkter  Verbrennung  der  Kohle  frei  werden 
den  Wärme  wieder.  Ferner  soll  nach 
Siemens'  Berechnungen  ein  Regenera'iv- 
ofen  einen  Wirkungsgrad  von  42  ” „ haben, 
d.  h.  von  IC»  theoretischen  Wärmeeinheiten 
kommen  42  dem  Ofen  zu  gute  (entweichen 
nicht  mit  den  Verbrennungsgasen);  Nehmen 
wir  nun  an,  dass  65  " 0 der  im  Oien  ver- 
bleibenden Wärme  (im  eben  angedeuteten 
Sinne)  während  der  ganzen  Herstellungsdauer 
des  Glases  von  der  äusseren  Ofenwand  aus- 
gcstrahlt  werden,  und  dass  bei  den  Hafen- 
öfen mit  Gasfeuerung  der  Kohlenverbrauch 
pro  I kg  fertiges  Glas  1,5  kg  beträgt,  so 
ergiebt  sich,  dass  für  die  Herstellung  von 
I kg  Glas  nötig  sind  0,8 -0,42 -0,35  - 1 .5  • 75c» 
CaU“)  = 1323  Cal.  Wir  gelangen  also  auf 
dem  neuen  Wege  zu  neuem  Resultate,  das 
unserem  auf  theoretischem  Wege  abgeleiteten 
nahe  kommt.  Dass  bei  Wannenofen- 
betrieb der  Kohlenverbrauch  ein  ungefähr 
dreimal  kleinerer,  der  gesamte  Nutzeffekt 
also  etwa  dreimal  grösser  als  bei  Hafenöfen- 
ist,  findet  darin  seine  Erklärung,  dass  die 
Wärme  dem  Gemenge  direkt  (ohne  Ver- 
mittelung einer  Thonwand)  zugeführt  und  die 
Schicht  des  zu  schmelzenden  Glassatzes  eine 
geringere  Höhe  hat. 

Bei  dem  Verfahren,  Glas  auf  elek- 
trischem Wege  herzustellen  — nach  den 
F.  H,  Becker  erteilten  Patenten  — wird  die 
im  elektrischen  Lichtbogen  erzeugte  VV'arme 
dem  Glassatz  direkt  zugeführt,  indem  man 
den  Lichtbogen  auf  das  Gemenge  einwirken 
lässt.  Daher  erzielt  man  bei  diesem  Ver- 
fahren einen  sehr  hohen  Wirkungsgrad,  der 
nach  den  Erfahrungen,  die  man  bei  der 
Carbidfabrikation  gemacht  hat,  bei  zweck- 
mässigerOfenkonstruktion75  — So*/„  erreichen 
kann.  Setzen  wir  also  für  den  Wärmever- 
brauch, bezogen  auf  i kg  flüssigen,  aber 
noch  nicht  blasenfreien  Glases,  75c  grosse 
Wärmeeinheiten  in  Rechnung,  so  müssen  wir 

75  °ro  Wirkungsgrad  1000  Cal.  mit  Hülfe 
des  elektrischen  Lichtbogens  erzeugen.  Da 

1 Wattstunde  = ?—  Cal.  =»0,864  Cal., 
1000 

so  mü.ssen  1000:0.864  d.  h.  rund  ilöo  Watt- 
stunden im  elektrischen  Lichtbogen  in  Warme 
umge.setzt  werden.  Da  aber  wegen  der 
hohen  Temperatur  der  Lichtbogengase,  die 
nach  Violle  3500“  C betragen  soll,  ein 
kleiner  Teil  der  Alkalien  verdampft,  so  ist 
die  ermittelte  elektrische  Energie  um  etwa 
10  “ 0 zu  erhöhen,  so  dass  wir  mit  1320 
Wattstunden  zu  rechnen  haben. 

Der  Heitwert  von  l Kohle  i»t  za  7500  Cat. 
an^’enommeo. 
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Grosse  Dampfmaschinen  verbrauchen  bei 
8 facher  Verdampfung  pro  effektive  Pferde- 
kraftstunde  soviel  Dampf,  wie  man  aus  etwa 


0,8  kg  Kohle  gewinnt  (s.  Kalender  für  Klck- 
trochemiker).  Legen  wir  also  der  Berech- 
nung einen  Wirkungsgrad  der  Dynamo- 
maschine von  30*  , zu  gründe  und  einen  Ver- 
lust in  der  Leitung  von  3 •/„  so  gelangen  wir 


xu  dem  Resultate,  dass  für  die  Herstellung 
von  1 kg  Glas  1,5  kg  Kohle  ausreichen. 

Um  das  erhaltene  flüssige  Glas  zu  läutern, 
bedarf  es  noch  eines  gewissen  Aufwandes 
von  Wärme,  die  man  mittels  direkter  oder 
Gasfeuerung  erzeugen  kann.  Da  diese 
Wärmemenge  aus  Gründen,  die  wir  schon 
dargelegt  haben,  klein  ist,  und  die  Ausnutzung 
der  Heizmaterialien  bei  den  elektrischen 
Glasöfen  eine  sehr  ökonomische  ist,  so 
glauben  wir  der  Ansicht  Ausdruck  geben  zu 
dürfen,  dass  das  neue  Verfahren,  selbst 
wenn  wir,  von  seinen  anderen  Vorzügen  ganz 
absehen,  auch  dann  mit  dem  jetzigen  Hafen- 
ofensystem in  Konkurrenz  treten  kann,  wenn 
der  motorische  Teil  der  elektrischen  Anlage 
in  einer  Dampfmaschine  besteht. 

Das  Verfahren,  Glas  auf  elektrischem 
Wege  herzustellen,  wird,  wie  es  in  der  ersten 
Patentschrift  heisst,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Rohstoffe  in  ununterbrochenem 
Arbeitsgange  auf  einem  Herde  durch  den 
elektrischen  Lichtbogen  geschmolzen  werden 


Fi«-  55- 


und  die  geschmolzene  Glasmasse  dann  behufs 
Reinigung  und  Klärung  in  dünner  Schicht 
über  eine  weitere  Reihe  von  übereinander 
angeordneter,  eine  Treppe  bildender,  von 


elektrischen  Flammbogen  bestrahlter  Herd- 
flächen zum  Abfluss  gelangt. 

Der  Ofen,  mit  dem  die  ersten  Versuche 
ausgeführt  wurden,  ist  in  den  Fig.  54  und  55 
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abgebildct.  Der  Glassatr.  wird  durch  eine 
in  dem  Trichter  a befindliche  Schnecke  dem 
Herdlager  zugefuhrt.  Aus  dem  obersten, 
zwischen  den  Elektroden  / hergestellten 
Lichtbogen  tritt  ein  Gemenge  von  flüssigem 
Glase  und  eingeschniolzener  Masse,  das  in 
dem  mittleren  Lichtbogen  vollständig  ge- 
schmolzen und  in  dem  untersten  geläutert 


wird.  Als  Elektroden  dienen  Kohlenstabc 
von  35  mm  Durchmesser  und  40  cm  Lange, 
die  mit  Hol/griflTen  und  Klemmen  für  die 
Kefestigung  der  Kabel  versehen  sind.  Da 
man,  um  den  Lichtbogen  herzustellen,  die 
Elektroden  zuerst  zur  Berührung  bringen 
muss,  so  ist  die  Einschaltung  eines  Wider- 
.standes,  dessen  Grösse  sich  nach  der  Netz- 


Fig.  56. 


Spannung  richten  muss,  in  jeden  der  drei 
Stromkreise  erforderlich. 

Der  Hafen  (c,  d,  e),  in  dem  sich  das 
geschmolzene  Glas  sammelt,  und  der  durch 
eine  Gcbläseflamme  besonders  geheizt  wurde, 
ist  dreiteilig.  Aus  dem  Sammelbehälter  c 
tritt  die  Schmelze  durch  Kanäle,  die  sich 
am  Boden  der  ersten  Scheidewand  befinden. 


in  den  mittleren  Raum  rf,  wo  sie  sich  voll- 
kommen läutert.  Die  zweite  Scheidewand 
hat  eine  etwas  geringere  Höhe  als  die  erste, 
so  dass  das  Glas,  sobald  sich  der  Läuterungs- 
raum gefüllt  hat,  über  die  zweite  Scheide- 
wand hinwegfliessend,  in  den  Arbeitsraum 
gelangen  kann. 

Mit  ^diesem  Ofen,  den  wir  beschrieben 
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haben,  um  das  Prinzip  des  neuen  Verfahrens 
zu  erläutern,  konnten  unmöglich  günstige  Re- 
sultate erzielt  werden,  weil,  abgesehen  von 
anderen  L’ebelstiinden  und  Mängeln,  die 
Herdsohle  von  dem  Lichtbogen  bald  voll- 
ständig zerstört  wurde  und  nicht  geschmolzene 
•Masse,  über  die  schiefe  Ebene  rollend,  in 
den  Hafen  gelangte. 

Nach  vielen  Misserfolgen  gelang  cs  mit 
Hilfe  eines  Schmelzofens,  der,  von  einigen 
kleinen  nachträglichen  Aenderungen  abge- 
sehen, in  den  p'igurcn  56  und  57  abgebildet 
ist,  klares,  brauchbares  Glas  zu  erzeugen. 
Figur  56  stellt  einen  Vertikalschnitt  durch 
den  ganzen,  etwa  1 ‘I4  ni  hohen  Ofen  und 
Figur  57  einen  Horizontalschnitt  durch  den 
oberen  Schmelzstein  längs  der  Linie  xx  dar. 
Sämtliche  Teile  des  Ofens,  mit  Ausnahme 
des  aufgesetzten  Metalltrichters  /,  sind  aus 
sogenanntem  Glashafenthon  geformt  und  sorg- 
fältig gebrannt.  Der  Glassatz  gelangt  aus 
den  Kanälen  o in  den  Schmclzraum,  wo  er 


Fig.  57.  Ilorizoalalicboid  Utigs  der  Linie  xx  des 
in  Fis*  56  darucsieilten  Ofens. 


durch  zwei  Lichtbögen,  die  zwischen  zwei 
horizontal  angeordneten  Elektrodenpaaren 
hergestellt  sind,  geschmolzen  wird.  Die 
Decke  des  Schmelzraumes  ist  gewölbt,  da- 
mit die  von  den  Lichtbögen  ausgestrahlte 
V\'ärme  durch  Reflektion  dem  Glassatz  zuge- 
führt werden  kann.  Durch  eine  Oeffnung  e 
in  dem  Boden  des  Schmelztiegels  gelangt 
die  geschmolzene  Masse  auf  die  schiefe 
F-bene  y und  fliesst  dicht  unter  einem  dritten 
Lichtbogen  her,  durch  de.s.sen  Fnnwirkung 
mitgerissene  fe.ste  Bestandteile  des  Glas.satzcs 
verflüssigt  werden.  Das  dünnflüssige  Glas 
fällt  sodann  in  den  Hafen  m «,  der  nach 
dem  vorhin  beschriebenen  Prinzip  der  drei- 
teiligen Wanne  eingerichtet  ist. 

Da  die  Schmelze  auf  ihrem  Wege  nach 
dem  Hafen  den  grössten  Teil  der  Gasbla,sen 
abgiebt,  so  kann  man  2 — 3 Stunden  nach 


Beginn  des  Betriebes  dem  Arbeitsraume  « 
blankes  Glas  entnehmen. 

Bevor  man  mit  dem  Gemengeschmelzen 
beginnt,  muss  der  Hafen  so  lange  erhitzt 
werden,  bis  einige  in  denselben  gelegte 
Glasbrocken  anfangen  zu  schmelzen.  Daher 
ist  der  Hafen  mit  einem  in  der  Figur  56 
nicht  gezeichneten  Mantel  umgeben.  Die 
Verbrennungsprodukte  werden,  wie  aus  der 
F'igur  57 ersichtlich  ist, durch  vier  die  einzelnen 
Steine  durchsetzenden  Kanälen  geleitet. 

Es  ist  bekannt,  dass  man  zwischen 
Kohlenelektroden,  die  mit  leicht  flüchtigen 
Salzen  imprägniert  sind  oder  die  man  mit 
solchen  Salzen  bestäubt  hat,  mit  einer  ver- 
hältnismässig niedrigen  Spannung  einen 
Lichtbogen  von  grosser  Länge  herstellen 
kann.  Diese  Erscheinung  ist  darauf  zurück- 
zuführen, dass  die  Salzdämpfe  ein  relativ 
gutes  Leitungsvermögen  haben,  so  da.ss  dem 
Strome  der  L'ebergang  von  der  einen  F-lek- 
trode  zur  anderen  erleichtert  wird.  Da  bei 
der  Gla.sbereitung  die  Elektroden  mit  Salzen 
(Soda,  Natriumsulfat,  Pottasche  etc.)  be- 
ständig in  Berührung  kommen,  so  genügt 
für  die  Herstellung  eines  Lichtbogens  von 
2 — 3 cm  Länge  eine  Spannungsdifferenz 
zwischen  den  Elektroden  von  ungefähr  4oVolt. 
Da  man  die  Lichtbögen  parallel  schaltet,  so 
ist  für  den  Betrieb  der  elektrischen  Glas- 
schmelzöfen eine  Netzspannung  von  40  Volt 
ausreichend,  so  dass  man  mit  einem  Vor- 
schaltwiderstand von  'I4  — Ohm,  der 
natürlich  nach  Herstellung  des  Lichtbogens 
kurz  zu  schliessen  ist,  auskommt. 

Bei  den  bisherigen  Versuchen  betrug 
die  Betriebsstromstärke  für  jeden  der  beiden 
oberen  Lichtbogen  (F'ig. 56)  rund  loo  Ampere 
und  für  den  unteren  Lichtbogen  ungefähr 
50  Ampere. 

F'lüssiges  Glas  leitet  den  elektrischen 
Strom  verhältnismässig  gut.  Nähere  Mit- 
teilungen über  das  Leitungsvermögeii  der 
verschiedenen  Glassorten  werden  demnächst 
folgen.  Da  geschmolzenes  Glas  durch  Gleich- 
strom elektrolysicrt  wird,  so  kann  man  die 
Widerstandserhitzung  für  den  Schmelzprozess 
nur  dann  anw  enden,  wenn  man  mit  Wechsel- 
strom arbeitet. 

Durch  Versuche  wurde  vorläufig  vom 
Verfasser  dieses  Aufsatzes  festgestcllt,  dass 
bei  der  Elektrolyse  des  Natronkalkglases  an 
der  negativen  Elektrode,  wie  zu  erwarten 
war,  Natrium-  und  Calciumdämpfe  und  an 
der  positiven  Elektrode  Kohlensäure  ent- 
weicht. Letztere  entsteht  wahrscheinlich  da 
durch,  dass  das  Sij  O,  — Ion  nach  st.attge- 
habter  Entionisierung  in  3 Si  O,  -j-  O zerfällt 
und  der  frei  gewordene  Sauerstoff  sich  mit 
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dem  Elelctrodenmaterial  (Kohle)  verbindet. 
Für  die  betreffenden  Versuche  wurde  ein 
dickwandiger  Thonticgel  mit  quadratischem 
Querschnitt  benutzt,  der  mit  zwei  sich  gegen- 
überliegenden seitlichen  lächern  für  die 
Kohlenstabe  versehen  war.  Nachdem  der 
Zwischenraum  zwischen  dem  Ticgelboden 
und  den  Kohlenelektroden  mit  zerkleinertem 
Glase  ausgefüllt  war,  wurde  der  Lichtbogen 
hergestellt  und  hierauf  eine  neue  Menge 
Glas  in  den  Tiegel  gebracht.  Die  ge- 
schmolzene Masse  bildet  nach  einigen 
Minuten  eine  Brücke  für  den  elektrischen 
Strom,  und  die  Lichtbogenerhitzung  geht  in 
Widerstandserhitzung  über.  Die  entweichen- 
den Dämpfe  wurden  mittels  eines  kleinen 
Thoncylitiders,  an  den  sich  eine  passend 
gebogene  Blechröhre  anschlo.s.s,  nach  der 
pneumatischen  Wanne  geleitet. 


Das  Verfahren,  Glas  auf  elektrischem 
Wege  zu  erzeugen,  zeichnet  sich  vor  der 
alten  Hcrstellungsmethode  durch  eine  Reihe 
von  Vorzügen  aus,  die  uns  sofort  in  die 
Augen  springen,  wenn  wir  an  die  Mängel 
denken,  die  dem  bisherigen  Verfahren  an- 
haften, nämlich: 

den  kostspieligen  Bau  der  grossen  Oefen, 
die  kurze  Lebensdauer  derselben  (ge- 
wöhnlich I Jahr), 
die  teuren  Reparaturen, 
den  ununterbrochenen  Betrieb, 

Gefährdung  der  Gesundheit  der  Arbeiter. 

Ferner  sei  noch  hervorgehoben,  dass 
die  neue  Anwendung  der  Lichtbogenerhitzung 
die  Ausnutzung  von  Wasserkräften  auch 
seitens  des  Kleingewerbes  in  gewinnbringen- 
der Weise  ermöglicht. 


VERFAHREN  ZUR  ELEKTROLYTISCHEN  HERSTELLUNG 
VON  ÄTZALKALI  UND  CHLOR  AUS  CHLORALKALILÖSUNGEN. 

Von  H.  Albert  Cohn  und  Edmund  Geisenberger. 


Bei  der  üblichen  Herstellung  von  Chlor 
und  Alkali  mittels  Elektrolyse  von  Alkali- 
chlorid begegnet  man  zwei  ilauptübelstanden, 
nämlich: 

1.  Anwendung  von  Diaphr.aginen,  die 
wenig  dauerhaft  sind, 

2.  Trennung  des  erzeugten  Alkalis  von 
der  Alkalichlorid  enthaltenden  Lösung. 

Vorliegendes  Verfahren  soll  diese  Uebel- 
stände  und  gleichzeitig  die  Abnutzung  der 
positiven  Elektroden  beseitigen  bezw.  ver- 
hindern, da  die  llauptursachen  dieser  Ab- 
nutzung, wie  man  weiss,  von  der  Bildung 
von  Alkalihypochlorit  in  der  Lösung  her- 
rühren. 

Um  die  Entstehung  der  erwähnten  Uebel- 
stände  zu  verhindern,  wird  die  Elektrolyse 
derart  ausgeführt,  dass  sich  das  gebildete 
Alkali  nicht  mit  der  Wsung  und  dem  er- 
zeugten Chlor  vermischen  kann,  da  es  aus 
der  Alkalichloridlosung  alsbald  in  fester  Form 
abgeschieden  wird. 

Letzteres  wird  mit  Hilfe  von  Kälte 
erreicht,  da,  wie  bekannt,  in  einer  Lösung, 
welche  Alkali  und  Natriumchlorid  selbst  im 
Zustand  innigster  .Mischung  enthält,  durch 
Einwirkung  von  Kälte  das  Alkali  früher  als 
das  Alkalichloiid  fest  wird,  .so  dass  man  die 


Trennung  entweder  mittels  Dekantierens, 
Filtrierens,  Centrifugierens  oder  in  anderer 
geeigneter  Weise  bewirken  kann. 

Um  die  Vorteile,  welche  die  bekannte 
Anwendung  von  Kälte  zur  Trennung  des 
Alkalis  aus  Alkalichloridlöungen  bei  der 
Elektrolyse  solcher  Lösungen  darbietet,  mög- 
lichst auszunutzen,  ist  ein  Apparat  konstruiert 
worden , der  im  folgenden  an  Hand  der 
Zeichnung  beschrieben  wird. 

Fig.  58  zeigt  einen  vertikalen,  seitlichen 
Schnitt  des  Apparates  und  Fig.  59  einen 
Längsschnitt.  Fig.  60  zeigt  einen  Vertikal- 
schnitt eines  Apparates  in  anderer  Anordnung. 
Fig.  61  zeigt  einen  Vertikalschnitt  eines  der 
Teile  dieser  Anordnung,  aus  welchen  der 
Apparatzusammengesetztist,  im  vergrösserten 
Massstabe. 

In  diesen  Figuren  bezeichnen  die  gleichen 
Buchstaben  die  gleichen  Teile. 

Der  Apparat  besteht  im  wesentlichen 
aus  einem  drehbaren  Cylinder  a,  welcher 
die  Chloralkalilösung  enthalt,  auf  den  hohlen 
Wellen  b und  c drehbar  angebracht  ist  und 
ganz  oder  teilweise  in  das  Becken  d eines 
Kühlapparates  eintaucht;  aus  einem  Gefässe, 
welches  aus  einem  Nichtleiter  besteht,  sowie 
gegen  Chlor  widerstandsfähig  ist,  (wie  z.  B. 
Sandstein,  Glas,  Ebonit  u.  s.  w.)  und  als 
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I^ger  für  die  Elektroden  dient,  an  welchen 
sich  das  Chlor  entwickelt;  aus  einem  Ge- 
fass  /,  welches  die  Alkalikrystalle  aufnimmt. 

Die  Elektroden  g aus  Chlorwiderstands- 
fähigem  Material  sind  auf  den  Querstücken  h 


befestigt;  der  Cylinder  a läuft  auf  den  Gleit- 
rollen i.  Das  Zahnrad  j,  welches  von  dem 
kleineren  Zahnrad  k betrieben  wird,  dient 
zur  Drehung  des  Cylinders  a,  welcher  eine 
Oeffnung  l zum  lleschicken.  Entleeren  und 


KiK.  58  und  59. 


Reinigen  u.  s.  w.  besitzt.  Die  Kühlvor- 
richtung d ist  mit  einem  Kohrsystem  m 
versehen,  o ist  ein  Messer,  um  das  an- 
haftende Alkali  abzuschälen. 

p ist  ein  Leiter  zur  Einführung  der  elek- 
trischen Energie  zu  den  Elektroden  g. 


Die  Welle  b bildet  ein  Rohr,  welches 
zum  Entleeren  oder  zum  Fullen  des  Gc- 
fässes  f dienen  kann;  die  Welle  c bildet 
eine  Ableitung  für  das  Chlor. 


Der  soeben  beschriebene  Apparat  steht 
in  einem  Kasten,  welcher  auf  den  Isolier- 
füssen n ruht. 

Der  Arbeitsgang  des  Apparates  ist  fol- 
gender; 

Der  cylindrische  Teil  des  Behälters  a 
dient  als  Elektrode  in  dem  Teile,  welcher 
unmittelbar  gegenüber  den  Elektroden  g ist. 
Das  Gef.ass  a kann  man  entweder  mit  der 
Alkalichloridlösung  anfüllen  oder  davon  nur 
einen  Teil  nehmen  und  den  Rest  mit  einer 
leichten  und  indifferenten  Flüssigkeit,  wie 
aus  Fig.  ersichtlich  ist,  anfullen. 


Hß.  61. 

Die  elektrische  Energie  führt  man  den 
Elektroden  g und  dem  Gefäss  a zu,  nachdem 
man  die  Temperatur  der  Flüssigkeit,  welche 
die  Kühlvorrichtung  erfüllt,  auf  den  geeig- 
neten Grad  abgekühlt  hat. 

Die  Wirkung  der  Elektrizität  besteht 
darin,  dass  alt  dem  Behälter  a Aetzalkali  ge- 
bildet wird,  während  an  den  Elektroden  g 
Chlor  entwickelt  wird,  welches  in  dem  Ge- 
fäss c aufsteigt,  um  durch  die  Leitung  c 
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bezw.  c'  zu  entweichen,  von  wo  aus  es  zu 
weiterer  Verwertung  abgefuhrt  wird. 

Zum  Schutze  des  entwickelten  Chlors 
kann  das  Gcfäss  e ebenfalls  mit  einer  in- 
differenten und  entsprechend  leichten  Flüssig- 
keit gefüllt  werden. 

Die  drehende  Bewegung  des  Gefässes  a 
bewirkt  nun,  dass  die  gebildeten  anhaftenden 
festen  Aetzalkalikrystalle  in  Berührung  mit  dem 
Messer  o kommen,  welches  sie  abstreift  und 
in  das  Gelass  / fallen  lässt,  von  wo  sie 
durch  die  Hohlwelle  b abgelührt  werden 
können. 

Die  Alkalichloridldsung  kann  man  durch 
die  Hohlwelle  c einfUhren. 

Um  den  Austritt  der  Flüs.sigkcit  aus  der 
Hohlwelle  c zu  verhindern,  kann  letztere  bei 
ihrem  Austritt  aus  dem  Apparat  senkrecht 
verlängert  oder  durch  einen  Stopfen,  Hahn 
oder  dergl.  verschlossen  werden.  Mittels 
eines  engeren  Rohres  d,  welches  in  der 
Hohlwelle  c angebracht  ist  und  gleichfalls 
senkrecht  verlängert  werden  kann,  ist  man 
imstande,  Flüssigkeit  bew.  Gas  in  die  Gc- 
fässe  rr  und  e ein-  oder  austreten  zu  lassen. 

Vorliegender  Apparat  kann  natürlich 
auch  in  anderer  Art  angeordnet  werden,  z.  B. 
gemäss  der  in  F'ig.  6o  und  6i  dargestellten 
Anordnung.  Dic.se  besteht  aus  einem  Be- 
hälter a,  welcher  die  in  geeigneter  Weise 
.abgekühlte  Chloralkalilösung  enthält. 

ln  diesem  Behälter  a ist  eine  beliebige 
Anzahl  Trichter  q aus  nicht  leitendem  Material, 
das  gegen  Chlor  und  Alkali  widerstandsfähig 
ist,  übereinander  gelagert.  Auf  jedem  die.ser 
Trichter  sind  die  Flcktrode  r,  an  welcher  sich 
das  Alkali  festsetzt,  und  die  Klektrode  s be- 
festigt, an  der  sich  das  Chlor  entwickelt. 


welches  durch  die  Trichteröffnungen  ent- 
weicht und  somit  mit  dem  gebildeten  Alkali 
nicht  in  Berührung  kommen  kann. 

■Selbstredend  können  hierbei  gleichfallsdic 
Formen,  Verhiiltnisse,  Kinzelheiten  und  die  zur 
Konstruktion  des  vorliegenden  .■\pparates  an- 
gewendeten Stoffe  geändert  werden,  ohne 
irgendwie  das  l’rinzip  vorliegender  Erfindung 
zu  ändern. 

Wie  aus  F'ig.  6l  ersichtlich  ist,  bestehen 
z.  B.  die  einzelnen  Teile  bezw.  Elemente  des 
Apparates  aus  einem  trichterförmigen  Teil  q 
aus  Sandstein,  Glas  oder  anderemwiderstands- 
fähigen  Material,  aus  einer  trichterförmigen 
Filektrode  r aus  einem  geeigneten  Metall  und 
aus  einer  kegelförmigen  Elektrode  i aus  Kohle ; 
diese  einzelnen  Teile  werden  derart  auf  ein- 
ander gelegt  (F'ig.  6o),  dass  je  ein  Zwischen- 
raum zwischen  die.sen  einzelnen  Teilen  ver- 
bleibt, welcher  durch  ein  Isoliermaterial  aus- 
gefüllt  werden  kann.  Alle  Anoden  sind  mit 
einander  durch  einengemeinschaftlichen  Leiter 
verbunden,  ebenso  alle  Kathoden. 

Um  dasauf  den  Elektroden  abgeschiedene 
feste  Aetzalkali  zu  entfernen,  nimmt  man  die 
einzelnen  Teile,  wenn  die  fe.ste  Aetzalkali- 
schicht  genügend  stark  geworden  ist,  aus  dem 
Apparat  heraus,  oder  man  entleertden  Apparat 
und  lasst  darin  das  an  den  trichterförmigen 
Elektroden  anhaftende  feste  Aetzalkali  schmel- 
zen oder  dergl. 

Zur  Ausführung  des  Verfahrens,  z,  B.  zur 
Herstellung  von  Aetznatron  ist  es  zweck- 
mässig, eine  Natriumchloridlösung  von  etwa 
22“  B.  anzuwenden,  diese  kann  auch  kon- 
zentrierter sein,  jedoch  darf  sie  nicht  den 
Sättigungsgrad  erreichen.  Die  angewendete 
Temperatur  kann  — 30“  C.  bis  — 38*  C. 
betragen. 


DER  AKKUMULATOR  „PROGRESS“. 


VV'ährcnd  noch  vor  3 bis  4 Jahren  ein 
reges  Leben  auf  dem  Gebiete  der  Akku- 
mulatoren-Erfindungen  zu  verzeichnen  war, 
hat  dieses  seit  jener  Zeit  etwas  nach- 
gelassen. Nur  wenige  Typen,  die  auf  neuen 
Prinzipien  beruhen,  brachten  die  letzten 
Jahre,  und  von  diesen  wenigen  hat  sich 
ein  grosser  Teil  nicht  bewährt.  Unter  den 
ICrzcugnissen  der  Akkiimulatorenindustrie 
jüngeren  Datums  ist  der  Akkumulator  >Pro- 
gressf  zu  nennen.  Derselbe  besitzt  sogenannte 


Gittcrplatten,  das  Wesentliche  an  ihm  ist  die 
Masse,  mit  welcher  diese  Platten  gepastet 
werden,  die  n.ach  einem  besonderen  Geheim- 
verfahren  hergestellt  werden.  Die  Platte 
selbst  ist,  um  das  tote  Gewicht  des  Akku- 
mulators auf  ein  Minimum  zu  reduzieren,  sehr 
leicht  und  dünn  aus  reinem  Blei  angefertigt. 
Ihr  Gewicht  betriigt  bei  einer  Grösse  von 
'35X275  nur  365  g.  Die  Fintladungskap.azität 
beträgt  bei  fünfstündiger  Flntladungszcit 
35  Ampere-Stunden. 
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Für  die  Leser  unserer  Zeitschrift  wird 
eine  T>'pe,  welche  besonders  für  Elektro- 
mobilen gebaut  wird,  in  erster  Linie 
interessant  sein.  Dieselbe  enthalt  in  der 
Zelle  5 positive  und  6 negative  Platten  und 
wiegt  inklusive  der  Saure  ii,6kg.  Die  ganze 
VVagenbatterie  von  42  Zellen  hat  demnach 
ein  Gewicht  von  etwa  500  kg  und  zeigt  dabei 
eine  Kapazität  von  1 75  Amperestunden.  Bei 
einem  Akkumulator  .spielt  aber  neben  der 
Kapazität  die  Dauerhaftigkeit  der  Platten  die 
hauptsächlichste  Rolle.  Um  nun  beim  Akku- 
mulator Progress  eine  höchstmögliche  Dauer- 
haftigkeit zu  gewährleisten,  und  um  jedes 
Lockern  und  Herausfallen  der  wirksamen 
Masse  zu  verhindern,  hat  die  Fabrik  die  An- 
ordnung getroffen,  dass  jede  einzelne  der 
positiven  Platten  in  eine  Gummitasche  ge- 
steckt wird,  welche  dieselbe  eng  umschliesst. 
Ausserdem  wird  der  Einbau  der  Platten  in 
die  Zellen  selbst  mit  grösster  Sorgfalt  vor- 
genommen. In  der  That  haben  die  Progress- 
Akkumulatoren  infolge  der  beim  Einbau  auf- 
gewendeten Sorgfalt  und  die  Anordnung 
der  Gummitasche  sich  bewährt,  und  es  sind 
solche  über  ein  Jahr  lang  ohne  jede  Störung 
im  Betrieb  gewesen. 

Piin  F'ehler  der  Elektromobilen  ist  es, 
dass  sie  fast  alle  nur  40  bis  50  km  Ladung 
aufnehmen  können  und  dann  neu  geladen 
werden  müssen.  Eine  einfache  Rechnung 
ergiebt,  dass  infolge  der  Kapazität  des  Pro- 
gress-Akkumulators, welche  wir  auf  160  Am- 
perestunden für  diese  Berechnung  annehmen 
wollen  und  bei  V'envendung  eines  Motors 
von  JO  Ampere,  einer  Geschwindigkeit  von 
20  bis  25  kg  pro  Stunde,  die  Ladung  für 
100  km  vorhält,  also  fast  für  doppelt  .soviel 
als  beim  allgemeinen  Durchschnitts-Elektro- 
mobil. 

Zahlen  sprechen,  und  so  sei  zunächst 
hier  eine  Tabelle  und  daran  anschliessend 
eine  Reihe  von  Versuchsresultatcn  wiederge- 
geben, weiche  die  Verhältnisse  des  Progress- 
Traktions  • Akkumulators  nach  Angabe  der 
Firma  zeigen. 


i 

Kapaxitat  1 Höchste 

Type  ! Gewicht 

bei  5stilQd.^  Strom- 

der  Firoin 

1 

Eotladung  | stärke 

der  Zelle  j 

auf  kg  ZeUenj*ewicht. 

Akkumulator 

Progress 

] 

1 E 18  1 1,6  1 

>3,3  5.3 

Ferner  sind  nachstehend  einige  Kurven 
wiedergegeben  und  einige  sonstige  Resultate, 
die  bei  einer  genauen  wissenschaftlichen 
Untersuchung  erhalten  wurden. 


Schaltung: 

I.  Entladung:  f/,  ist  zu  schliessen. 

Mittels  der  Blechwiderstände  wird  die  ge- 
wün.schte  Entladungsstromstarke  hergestellt. 
Die  Stromstärke  wird  an  einem  S.  & H. 
Präzisions  • Mille  - Amperemeter  , das  im 
Neben.schluss  1 999  U Hegt,  abgelcsen;  die 
Spannung  an  einem  S.  & H.  Präzisions-Volt- 
meter. Die  Fintladungsstromstärke  würde 
zwischen  10  und  80  Ampere  variieren. 


II.  Ladung.  (/,  ist  zu  öffnen,  dagi^en 
sind  6j  und  Ot  zu  schliessen.  Die  Spannung 
120  Volt  wird  in  dem  Vorschaltwiderstand 
abgedrosselt.  Geladen  wurde  mit  ma.\imal 
35  Ampere. 

1.  Entladung.  Der  Akkumulator  hatte 
eine  Spannung  von  2,13  Volt.  Entladen 
wurde  mit  einer  mittleren  Stromstärke  von 
30,4  Ampöre.  Die  Klemmspannung  sank  bis 
auf  1,75,  dann  wurde  die  Entladung  unter- 
brochen. Der  Versuch  währte  4 h und  50', 
was  einer  Kapazität  von  147  Ampöre-Stunden 
entspricht. 

I.  Ladung.  Sofort  nach  der  Unter- 
brechung der  Entladung  wurde  mit  der 
I-adung  begonnen.  Die  Stromstärke  betrug 
im  Mittel  30,2  Ampire,  und  es  hatte  der 
.Vkkumulator  nach  5 h eine  Spannung  von 
2,62  Volt,  darum  wurde  hier  die  Ladung 
unterbrochen  bei  starker  Gascntwickelung. 
Die  .Ampere-Stundenzahl  betrug  1 5 1 . Das 
Verhältnis  der  beiden  Kapazitäten  betragt 
0,975.  H)ie  Spannungen,  graphisch  aufge- 
tragen, ergaben  umstehende  Kurven. 

II.  Fintladung.  Nachdem  der  Akku- 
mulator geladen  eine  Nacht  über  gelegen 
hatte,  wurde  er  mit  35  Ampöre  4 h lang  ent- 
laden. Die  Spannung  .sank  von  1,96  Volt 
bis  auf  1,69.  Die  Kapazität  betrug  140  Am- 
pöre-Stunden.  Das  Verhältnis  0,925.  Daran 
wurde  sofort  die 
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II.  Ladung  angeschlossen  mit  einer 
mittleren  Stromstärke  von  32  Ampere.  Die 
Spannung  war  nach  4h  30'  bis  2,6  Volt  ge- 
stiegen. Die  Kapazität  betrug  144  Ampere- 
Stunden.  — 0.975- 


Fig.  63. 

Eine  weitere  Entladung  mit  35  Ampdre 
musste  nach  l Stunde  unterbrochen  werden. 
Der  Akkumulator  wurde  wieder  aulgeladen 
und  dann  die 

III.  Entladung  angeschlossen,  ebenfalls 

iS’S  Ampere.  Die  Spannung  sank  in 
4*  ,h  von  2,064  bis  auf  1,59  Volt.  Die 
Kapazität  betrug  160  Ampere-Stunden. 

Bei  der  darauf  folgenden  Ladung  mit 
35  Ampere  stieg  die  Spannung  bis  auf  2,6  Volt, 
und  dann  wurde  die  Ladung  unterbrochen. 


Fiff.  64. 

IV.  Entladung.  Der  Akkumulator 
wurde  nach  einer  weiteren  Nacht  mit  50  Am- 
pere 2 h 50'  lang  entladen.  Die  Spannung 
sank  von  1,97  auf  1,56  Volt.  Die  Kapazität 
betrug  142  Ampere-Stunden.  Die  daran  sich 
sofort  anschliessende  weitere  Entladung  mit 
30  Amp<ire  dauerte  15  Min.  — 7,5  Ampire- 
Stunden. 

Die  V.  Ladung  wurde  bei  35  Ampere 
so  lange  fortgesetzt,  bis  die  Spannung  2,6  Volt 
betrug. 


Kig.  65. 

V.  Entladung  erfolgte  mit  35,5  Ampere, 
dauerte  4'f,h  und  ergab  eine  Kapazität  von 
160  Ampere-Stunden.  Die  Spannung  sank 
von  1,99  Volt  auf  1,6  Volt. 


VI.  Ladung  mit  35,4  Ampere  4I1  40' 
lang.  Spannung  von  2,14 — 2,595,  Kapazität 
165  Ampirc- Stunden.  — 0.97. 


Fig.  66. 

V’I.  Entladung  erfolgte  mit  60  Ampere 
und  daran  anschliessend  mit  30  Ampdre. 
Erstere  währte  2h  15',  letztere  25  Min.  Die 
entsprechenden  Kapazitäten  sind  135  und 
12,5  Ampere-Stunden.  Die  Spannung  fiel 
von  1,86  auf  1,56,  stieg  auf  1,76  und  Bel 
nochmals  auf  1,58. 

Die  VII.  Ladung  erfolgte  mit  50  .\m- 
pdre,  dauerte  3 Stunden  und  5 Min.  Die 
Spannung  stieg  von  2,225  auf  2,65.  Die 
Kapazität  beträgt  1 54  Ampere-Stunden.  Das 
Verhältnis  der  Ampere-Stunden  ist  0,96,  das 
Verhältnis  der  Leistungen  aber  — 

/ 1,75  - 60 -2,25 -t- 1,72  30 -251 
-0.7.,  ( 

. 363 

2,3f>  50  3.0 

Die  VII.  Entladung  erfolgte  mit  80  Am- 
pere und  dauerte  1314h.  Die  Spannung  fiel 
von  1,845  3iif  1,57  Volt.  Die  Kapazität 
berechnet  sich  zu  140  Ampere-Stunden. 

Die  VIII.  Ladung  erfolgte  über  Nacht 
mit  etwa  12  Ampere  und  wurde  nicht  weiter 
beobachtet. 
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VIII.  Entladung.  Die  Stromstärke  be- 
trug im  Mittel  65  Ampere,  die  Spannung 
sank  in  2h  von  t,88  Volt  auf  1,6  Volt.  Die 
Kapazität  berechnet  sich  zu  130  Ampi^re- 
Stunden. 

IX.  Ladung  erfolgte  über  Nacht  mit 
nur  IO  Ampire. 


IX.  Entladung.  Die  Stromstärke  be- 
trug 20  Ampere.  Die  Spannung  sank  in 
9h  55'  von  2,13  auf  1,47.  Die  Kapazität 
berechnete  sich  zu  196  Ampere-Stunden.  Da 
jedoch  während  einiger  Zeit  die  Stromstärke 
gefallen  war  auf  18,5  Ampere,  ohne  dass 
nachreguliert  wurde,  dürfte  eine  Kapazität  von 
190  Ampere-Stunden  angenommen  werden. 

Die  X.  Ladung  dürfte  bei  16  Ampere 
etwa  13  Stunden,  entsprechend  210  Ampere- 
Stunden,  ergeben. 


X.  Entladung  erfolgte  mit  50  Ampere. 
Die  Spannung  sank  in  2I1  35  Min.  auf 
146  Volt,  was  einer  Kapazität  von  129  Am- 
pere-Stunden entspricht. 

Die  X.  Ladung  erfolgte  mit  35  Am- 
pere und  dauerte  4h  50".  Die  Spannung 


stieg  auf  2,55  Volt.  Hineingeladen  wurden 
160  Ampere-Stunden. 


XI.  Entladung  mit  65  Ampere.  Der 
Versuch  d.auerte  2 h 8'.  Die  Spannung  .sank 
von  1,856  Volt  auf  1,5.  Die  Kapazität  be- 
trug 138  Ampere-Stunden. 

XI.  Ladung  erfolgte  mit  34  Ampere. 

XII.  Entladung.  Die  Stromstärke  be- 
trug 80  Ampere.  Die  Spannung  .sank  in 
ih  22'  von  1,79  auf  1,48  Volt.  Die  Kapazität 
berechnet  sich  zu  1 10  Ampere-Stunden. 

XII.  Ladung  erfolgte  mit  35  Ampere 
und  dauerte  4 h.  Die  Spannung  stieg  von 
2,15  auf  2,6. 

XII.  Entladung  mit  12  Ampere  dauerte 
17  Stunden.  Die  Spannung  fiel  von  2,2  auf 
1,66  Volt.  Die  Kapazität  berechnet  sich  zu 
200  Ampere-Stunden. 


DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  5'.  B.  Chn's/j'.  (Foruetiung.) 

Ich  hatte  die  Absicht,  die  Resultate  in  ich  den  ganzen  Apparat  über  zwei  Jahre 
Tabelle  i vor  der  Veröffentlichung  durch  zum  sofortigen  Gebrauch  stehen  hatte,  wurde 
die  Null-Methode  zu  beweisen;  aber  obgleich  ich  durch  dringende  Arbeit  an  der  Aus- 
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führung  der  Versuche  verhindert  bis  kurz 
vor  dem  Zusammentritt  der  Versammlung 
des  Institutes  in  San  Franzisko  im  Septem- 
ber 1899.  Inzwischen  legte  A.  v.  Oettingen, 
Professor  der  Physik  an  der  Universität 
Leipzig,  der  Chemical  and  Mctallurgical 
Society  of  South  Africa  im  Januar  und 
Februar  1899  eine  bemerkenswerte  Schrift 
über  denselben  Gegenstand  vor.  In  dieser 


Schrift  giebt  er  die  Resultate  einer  grossen 
Anzahl  von  Bestimmungen  wieder,  welche 
er  über  die  elektromotorische  Kraft  der 
Metalle  in  Cyanidlösungen  mittels  der 
I’oggendor f 'sehen  Kompensationsmethode 
— oder  der  Null-Methode,  wie  ich  sie  kurz 
nennen  werde  — ausgeführt  hatte. 

Tabelle  II  enthält  die  Resultate  von 
Prof,  von  Oettingen. 


Tabelle  II. 


Potentiale  verschiedener  Metalle  in  Cy-Lösungen  bis  25"  C. 

(Versuche  von  Prof.  v.  Oettingen,  Jour.  Chem.  and  Metallurgical  Soc.  S.-Afrika.) 
Januar  und  Februar  1899. 


M I 

M , 

M 

M 1 

M M 

7 1 

KCy  ' 

10  ' 

— KCt 
ioo  ^ 

KCy  1 

1000  ^ 1 

1 

Volt.  1 

Voll. 

Volt. 

V'olt. 

Volt. 

Au 

-0.340  bis 

(-f-0.180  bis 

1 -0.092  bis 

) —0.414  bis 

—0.020  bis - 0.170 

1- 

-0.306 

(-1-0.21  8 

1—0.056 

(-0.474 

\u 

1- 

-0.330  bis  : 

-j-O. ! 76  konst. 

— 0.020  konst 

(—0.340  bis 

—0.308  bis  —0.330 

1- 

f-0.314  i| 

j — 0.200 

pO.890  bis  ! 

(■ — 0.680  bis  1 

1 — 0.212**)  bis 

1—0.550  bis 

H 

j-0.924  ' 

l-t-0.648 

l-fo.380 

\ —0.230 

Ih'  ! 

H 

i-0.162  bis  1 

|-}-o.008  bis 

-(-0.056  konst 

— 

H 

t-0.200 

(-1-0.024 

Ni 

J- 

-0.290  bis 

I — 0.466  bis 

j — 0.550  bis 

— 0.560 

l-f-o.194 

1— 0.392 

1 —0.488 

Co 

l -(-ai82  bis 

j-f-o.  1 18  bis 

j — 0. 1 68  bis 

— 

j-i-0.196 

(—0.320*) 

(—0.240 

|-|-o.o56  bis 

(-fo.034  bis 

1—0.054  bis 

( — 0.008  bis 

1 

1—0.146 

(—0.012 

i-fo.o22 

H-f'050 

(- 

-0.674  bis 

i— 0.796  bis 

1 — 0.824  bis 

— 

(—0.700 

(—0.720 

(—0.750 

PbO, 

-j-o.i6okonst. 

(-|-o.l  10  bis 

) — 0.062  bis 

— o.0o6konst. 

(-fo.il  8 

1 l-fo.070 

Pb 

1 

-fo.128  konst. 

1 -f-o.  1 20  konst. 

-f  0. 1 20  konst. 

-f  0.126  konst. 

Zn 

i|- 

{-0.924  konst. 

|-f  0.7S0  bis 

-f  (O.560  bis 

f 0.480  konst. 

" 

f-0.940 

1 

j -j-Io.604 

Die  obigen  Resultate  wurden  sämtlich 
mittels  der  Poggendorf'schen  oder  Null- 
Methode  erhalten,  wobei  an  Stelle  eines 
Galvanometers  das  Lippmannsche  Capillar- 
Elektrometer  angewandt  wurde. 

Prof.  v.  Oettingen  sagt  über  diese  Kr- 
gebnis.se  folgendes: 

»Die  beiden  Ziffern  in  jeder  Spalte  be- 
ziehen sich  bei  jedem  Metall  auf  die  erste 
und  letzte  Beobachtung,  wobei  die  zwi.schen- 
liegenden  Werte  ausgelassen  sind.  Die  Zeit, 
welche  der  Wechsel  in  Anspruch  nahm,  ist 
sehr  verschieden;  bei  Cu  z.  B.  betrug  sie 


eine  Stunde.  Wenn  keine  Veränderung  ein- 
tritt,  so  ist  dies  durch  ein  konst.  ange- 
deutet. Die  Veränderungen  des  Potentials 
erfolgen  nicht  immer  gleichmä.ssig;  bald 
nimmt  d.asselbe  ab,  bald  zu.  Die  Richtung 
des  Wechsels  jedoch  bei  einem  gegebenen 
Metall  ist  stets  dieselbe. 

Bei  der  Prüfung  der  Tabelle  muss  be- 
merkt werden,  dass  der  letzte  Satz  nicht 
richtig  ist  (wenn  nicht  in  seiner  Tabelle  ein 
Druckfehler  vorhanden  sein  sollte).  Für 
Gold,  Silber,  Kupier,  Kobalt,  Eisenoxyd  und 
Bleisuperoxyd  ist  der  höchste  Wert  für  das- 
selbe Metall  zuweilen  die  erste  und  zuweilen 


*)  Beim  Bewegen  der  Flüsiigkeit  tteigt  pldizHch  das  PotenlinJ. 

**)  Du  Potential  wechselt  plülzlich  von  -*'0,I2I  bis  -l-OyiiS  und  lileibt  duuu  coustuut. 


Digitized  by  Google 


Heit  6 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


'35 


..  . . 1 , M liehe  Ursache  die.ser  Unterschiede  später  zu 

dic  zweite  Zahl.  Bei  Kupfer  ,n  kCy  ,p„chen  kommen. 

springen  die  Resultate  vom  —0,212  Volt  Im  folgenden  gebe  ich  einige  andere 

bis  -|-0)38o  Volt,  — eine  Differenz  von  Potential  ■ Differenzen  von  Professor  von 
0,592  Volt.  Ich  werde  auf  die  wahrschein-  Oettingen  an. 


Hg,  SO, 
Zn 

Zn  SO, 
Mg 


Mg  SO, 
Cd 


•= — 0,99  Volt.  (Ostwald),  ^Lösungen. 

= +0.524  > 

= + L243  > 


= + 0,158  • 


Cd  SO, 
l'b 

Pb(C,H,0,)--  ’ 

— 0,582  » 


= — 1,024  • 

— 0,560  (Ostwald’s  Normal-Elektrode). 


18»  C. 


Cu  SO, 

Ag 

Ag  SO, 

Hg 

Hg  CI, 

Die  folgenden  bestimmte  Prof.  v.  Oettingen  selbst  (sämtlich  bis  25“  C ). 
Au 

V—™,  . = — 1.64  bis  1,42  Volt,  veränderlich. 

Au  CI  (conc.) 

Au  ,,  , 

w — = - 

-Au  CI, 

1 

Au 

Königswasser  ' 

= — 0,26  bis  4-  0,03,  sehr  veränderlich. 

KCy  S (gesätt.) 

= — 0,36,  veränderlich. 

“KCyS 

— ==  — 0,40  Volt. 


-^KCyS 

IO  ^ 


= + 0.50 
= + 0,14 


Au 

KCy  (ges.) 

Au 
K,S 
Au 

K.Sz= 

Au  , . , 

+'(',.7)  - + 


+ 1,154 


Cu 

KCy  (ges.) 


(FortteUuDg 
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Arflometer  mitSaugpheber  (American  Flicctridan 
Vol.  XII,  12  n.  Elcktrot.  An/-.). 

Das  spezifische  Gewicht  der  Säure  spielt  bei 
Akkumulatoren  bekanntlich  eine  wichtige  Rolle; 
es  sind  daher  häufige  Prüfungen  nach  dieser 


F'K-  73-  Aräometer  mit  Sauj;haho. 

Richtung  hin  anzustellen.  Khe  die  -Akkumulatoren* 
gefässe  auf  den  geringen  Umfang,  wie  er  für 
Akkumobilen  u.  a.  erforderlich  ist,  beschränkt 
waren,  benutzte  man  ein  in  der  Flüssigkeit 
schwimmendes  Aräometer,  da  genügender  Raum 
/um  Einstellen  des  Messinstrumentes  vorhanden 
war  und  die  Ablesung  betjuem  voij^enommen 
werden  konnte.  Bei  den  dicht  verschlossenen 
Zellen  ist  aber  eine  derartige  Methode  selbst- 


verständlich ausgeschlossen.  Mittelst  des  bei- 
stehend abgebildeien  Ap|)aratcs  ist  cs  dagegen 
möglich,  ohne  weiteres  die  erforderlichen  Prü- 
fungen des  Säuregehaltes  vorzunehmen.  Durch 
leichtes  Zusammendrucken  das  am  oberen  Ende 
befindlichen  Gummiballcs  und  F-inführung  der 
am  unteren  Ende  angeordneien  dünnen  Rohre 
durch  das  Luftloch  im  Deckel  der  Zelle  kann 
so  viel  Säure  eroporgehoben  werden,  dass  das 
.Aräometer  in  dem  grossen  Glasrohr  schwimmt 
und  die  Ablesung  .sich  ohne  weiteres  vornehmen 
lässt.  Bei  abermaligem  Zusammendrücken  des 
Halles  fliessi  die  Säure  wieder  in  die  Zelle  zu- 
rück, und  die  Prüfung  der  nächsten  Zelle  kann 
sofort  erfolgen  Die  mUh.same  und  unsaubere 
Arbeit,  die  Säure  mittelst  einer  Spritze  heraus- 
zuziehen,  wie  es  bei  der  früheren  Methode  üb- 
lich war,  ist  bei  Benutzung  dieses  Apparates, 
welcher  von  »The  Storage  Baitcry  Supply 
( ompany«,  New  York,  hergestellt  wird,  nicht 
mehr  erforderlich. 


Elektrolytisches  Druckverfahren.  (Die  Elek- 
trizität 1991.  17.  S06). 

Das  Verfahren,  Papier,  Gewebe  und  ähnliche 
Stoffe  mit  Hilfe  der  Elektrolyse  zu  bedrucken, 
zu  beschreiben  oder  sonst  mit  Mustern  oder 
Zeichen  zu  versehen,  ist  schon  alt.  Schon  auf 
der  elektrischen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1881 
waren  Seidenstoffe  ausgestellt,  die  elektrolytisch 
gefärbt  und  gemustert  waren.  Bei  dem  von 
(ioppelsroeder  angegebenen  Verfahren  ist  es 
erforderlich,  dass  das  Papier  oder  der  Stoff  mit 
einem  bei  seiner  Zersetzung  eine  färbende  Sub- 
stanz ergebenden  Elektrolyten  getränkt  und 
zwischen  zwei  Elektroden  gebracht  wird,  deren 
eine  das  wiederzugebende  Mtister  enthält.  Als 
Musierplalte  kann  ein  Mclallstempel,  ein  Satz 
aus  Leitern,  eine  mit  Aetzgrund  überzogene  und 
radierte  Platte,  ein  bewegter  Schreibstilt  oder 
dergleichen  dienen.  Als  Elektrolytc  können  so- 
wohl solche  verwendet  werden,  die  erst  in  Ver- 
bindung mir  dem  Stoff  einer  Elektrode,  wie 
solche,  die  lediglich  durch  innere  Zersetzung 
einen  färbenden  Stoff  ergeben,  ohne  den  Sioft 
der  Elektroden  anzugreifen.  Auch  kann  man 
sowohl  von  der  positiven,  wie  von  der  negativen 
F-lektrodc  auf  dem  angegebenen  Wege  elektro- 
lytische Abdrücke  erhalten. 

F'ür  die  gewerbliche  Verwendung  des  Ver- 
fahrens im  grossen,  insbesondere  für  die  Ver- 
vielfältigung von  Lettem.satz,  kann  in  der  Haupt- 
sache nur  ein  Verfahren  in  Betracht  kommen, 
das  erstens  einen  sehr  schnellen  Verlauf  ermög- 
licht und  zweitens  die  Druckplatte  nicht  angreifi. 
Beide  Bedingungen  erfüllt  von  den  von  (Joppels- 
roeder  angegebenen  Stoffen  nur  das  .Anilin  und 
dessen  Chlorhydrat  oder  Sulfat,  weil  es  einen 
der  stark  färbenden  organischen  F'arbstoffc  — 
in  letzter  Reihe  .Anilinschwarz  — liefert,  und 
zwar  nur  dur«  h innere  Zersetzung.  Gerade  dieser 
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Elektrolyt  giebt  aber  nur  befriedigende  Resultate, 
wenn  die  Druckplatte  die  positive  Elektrode 
bildet.  Dies  würde  für  Massenerzeugung  die 
Anwendung  angreifbarer  Metalle,  wie  beispiels- 
weise des  Letternmeialles,  au.',.*.chlicssen , da 
deren  Stoff  naturgemäss  bei  jedem  Stromdurch- 
gang etwas  in  Losung  geht.  Soll  dies  nicht 
der  Fall  sein,  so  muss  die  Druckplatte  die 
negative  Elektrode  bilden. 

Der  Engländer  \V.  F.  Greene  hat  nun  eine 
neue  Klas.se  von  Elckirol)-ten  ermittelt,  die  so- 
wohl von  jjosiiiven  wie  von  negativen  Elektroden 
gleich  gute  Abdrücke  liefern  und  ebenfalls  sehr 
schnelles  Arbeiten  gestatten,  nämlich  diejenigen 
Oxyderivale  des  Benzols,  die  wegen  ihrer 
leichten  Oxydierbarkeit  als  photographische  Ent- 
wickler Verwendung  finden.  Jeder  Körper  dieser 
Klasse  von  photograpliischen  Entwicklern  erfüllt 
den  vom  Erfinder  erstrebten  Zweck;  als  Beispiel 
mögen  hier  nur  genannt  sein:  Diamidophcnol- 
Amidol-,  Methyl-p-amidokresol-Melol-  und  Hydro- 
chinon. Die  zur  Verwendung  gelangende  chemische 
Substanz  kann  kurz  vor  dem  Druckvorgang  auf 
das  fertige  Papier  oder  den  Stoff  aufgetragen, 
aber  auch  bei  der  Fabrikation  dem  Papier  zu- 
gesetzt  werden.  Sic  kann  beispielsweise  mit 
dem  Ganzzeug  vermischt  oder  während  der 
letzten  Stufen  der  Herstellung  des  Papiers  in 
dieses  eingetragen  werden. 

Beim  Drucken  mittelst  Elektrizität  und  unter 
Zuhilfenahme  des  nach  vorliegender  Erfindung 
zugerichteten  Papieres  müssen  Mittel  zur  An- 
wendung gelangen,  um  die  Druckfläche,  welche 
aus  LetternmeUill  oder  aus  einer  Zink-,  Kupfer- 
oder Slereoty[)platte  bestehen  kann,  gründlich  zu 
isolieren.  Für  angreifbare  Metalle  empfiehlt  sich 
aus  den  oben  angeführten  Gründen,  die  Druck- 
jilatten  als  negative  Elektrode  zu  verwenden.  Der 
gewöhnliche  Strom,  wie  er  zur  elektrischen  Be- 
leuchtung — (»lühlicht  — zur  V^rw’endiing  kommt, 
ist  für  das  vorliegende  Verfahren  genügend.  Das 
Drucken  ei  folgt  augenblicklich,  und  es  können 
mehr  als  20000  Abdrtickc  in  der  Stunde  herge- 
stellt werden,  falls  die  Maschine  mit  dieser 
('icschwindigkeit  zu  laufen  vermag.  Die  erzielten 
.Abzüge  sind,  falls  die  Druckplatte  mit  dem 
negativen  !*oI  verbunden  ist,  braun,  wenn  das 
Papier  mit  Hydrochinon,  Amidol  oder  Metol  im- 
prägniert ist,  wobei  die  Tiefe  der  Farbe  von  der 
Stärke  der  verwendeten  Lösung  abhängt. 

Elektrolyse  von  Alkalfsalzen.  (Elektrot.  Rdsch. 

19er.  8.  So.) 

Für  den  Bau  von  .Apparaten  zur  kontinuier- 
lichen Elektrolyse  von  Chloralkalien  oder  Alkali- 
Salzen  vermittelst  Quecksilberkathode  ist  als 
Prinzip  massgebend,  das  frei  werdende  .Alkali- 
raetall  durch  das  Quecksilber  der  Kathode  auf- 
nehmen zu  lassen  und  das  so  erhaltene  Amalgam 
in  einem  anderen  Teil  des  Apparates  in  .Alkali- 
hydroxyd und  metallisches  Quecksilber  zu  zer- 
legen, welches  letztere  dem  elektrolytischen  Be- 
hälter wieder  zugeführt  wird. 

Diese  («rundlage  bedingt,  dass  beträchtliche 
Quecksilbermengen  besuindig  in  Zirkulationsfluss 


erhalten  bleiben.  Dies  zu  erreichen,  hat  man 
verschiedene  Wege  eingeschlagcn.  Man  hat  den 
ganzen  Apparat  beweglich  gestaltet  und  ihm 
Schaukelbewegung  erteilt;  man  hat  permanente 
Neigung  vorgesehen,  derart,  dass  der  Boden  in 
geneigter  Lage  angeordnet  und  das  Quecksill>er 
darüber  fliessen  gelassen  wird,  ohne  dass  man 
das  Quecksilber  durch  Kanäle  leitet,  welche  sich 
in  einer  Schraubenlinie  hinzichen.  Man  hat  ferner 
zur  Vordrängung  mittels  Tauchkolben  gegriffen 
und  schliesslich  auch  Zirkulation  durch  Pumpen 
eingerichtet.  Indem  bei  allen  diesen  Vorkehrungen 
die  Gesamtmasse  des  Quecksilbers  in  Fluss  ist, 
haben  sie  den  gemeinsamen  Uebelstand,  dass, 
wenn  die  Quccksilberbcwcgung  aus  irgend  einem 
Grunde  Einhalt  erfährt,  der  Apparat  von  Queck- 
silber entblosst  wird,  während  der  Durchgang 
des  Stromes  ununterbruclien  bleibi,  woraus  sich 
grossere  oder  geringere,  immer  aber  ernste 
Storungen  ergeben. 

Das  neue  Verfahren  von  Solvay  Är  Co.  in 
Brüssel  gründet  sich  auf  ein  anderes  Prinzip.  Es 
ist  bekannt,  dass  die  Bildung  des  .Amalgams  an 
der  Oberfläche  des  Quecksilbers  sich  vollzieht 
und  (las  Amalgam  infolge  seiner  geringen  Schwere 
sich  an  der  Oberfläche  zu  halten  strebt.  Man 
braucht  also  das  Quecksilber  nur  an  der  Ober- 
fläche zu  erneuern  oder  in  Zirkulation  zu  halten, 
während  man  die  tiefere  Schicht  mehr  oder 
minder  in  Ruhe  verharren  lassen  kann. 
Solvay  & Co.  richten  dementsprechend  ihren 
Ai>parai  so  ein,  dass  die  Quecksilberoberfläche 
eine  vollkommen  wagrcchte  Lage  einnimmt,  und 
lassen  das  Amalgam  am  einen  Apparatende 
durch  einen  in  ungefährer  Hohe  des  Quccksilber- 
spicgels  angeordneten  Uebcrlauf  abfliessen.  Der 
Wiedereintritt  des  regenerierten  Quecksilbers  er* 
folgt  am  entgegengesetzten  Apj>aratende  in  einen 
vertieften  Teil,  der  zugleich  einen  Vorratsraum 
bildet. 

Dieser  Apparat  erhält  demnach  keine  mecha- 
nischen Bewegungsvorrichiungen  und  besteht  aus 
einem  rechteckigen  Gefiiss,  welches  in  grossen 
Dimensionen  ausgeführt  werden  kann.  Der  Boden 
kann  wagrechte  oder  geneigt  sein ; seine  Lage  ist 
ohne  Bedeutung,  denn  er  bleibt  beständig  mit 
Quecksilber  auch  dann  bedeckt,  wenn  die  Zu- 
rUckführung  des  regenerierten  Quecksilbers  in 
Stillstand  geraten  würde.  Um  den  Aiiparat  be- 
hufs Reinigung  vollständig  zu  entleeren,  bringt  man 
ihn  durch  einseitiges  Anheben  mittels  einer 
Schraube  in  eine  geneigte  Lage  oder  man  ver- 
sieht ihn  im  tiefsten  leile  mit  einem  Hahn.  Der 
Wiedereintritt  des  regenerierten  Qiiecksiliicrs  voll- 
zieht sich  an  dem  einen,  der  .Abfluss  des  Amal- 
gams am  entgegengesetzten  Ende  mittels  ver- 
stellbarer Ueberlaufsvorrichtung,  die  so  einge- 
stellt wird,  dass  sie  wesentlich  nur  die  Ober- 
flächenschicht  austreien  lässt,  welche  am  reichsten 
an  Amalgam  ist.  Das  übergelaufene  .Amalgam 
tritt  durch  ein  Uebersteigrohr  nach  dem  Zer- 
setzungsapparat. 

Der  Hauptvorteil  der  beschriebenen  Ein- 
richtung besteht  darin,  dass  man  nicht,  wie 
z.  B.  bei  den  A]>paraten  mit  Zirkulation  infolge 
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NeiRting  des  Hodens,  an  eine  vorher  fcsigesetite 
Abflussmenge  gebunden  ist,  sondern  einen  je- 
weils als  den  vorteilhaftesien  sicli  ergebenden 
Abfluss  herslellen  kann,  ohne  dass  die  gute  Aus- 
nutzung des  elektrischen  Stromes  Störung  er- 


fahrt. .Man  konnte  selbst,  was  bei  den  üblichen 
.Xpparaten  unthunlich  ist,  bis  zur  Erzeugung  von 
festem,  auf  der  (luecksilbcrolrerfläche  schwimmen- 
dem .\malgam  gehen,  dessen  Abziehen  keine 
Schwierigkeit  bildet. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Elektrlseh-hydraultsehe  Sehwelsselnrlchtung- 

Kalker  Wcrkzeu^'innschlnen  Fabrik  I..  W,  Breuer, 

SchQmacher&  Co.  in  Kalk  b.  Köln  a.  Rh.  — D.  R.  P. 
115  *70 

Das  Schweisseo  der  in  der  elcktrol3rtischen  Zelle 
auf  Schweisstemperatur  erhitsten  bezw.  auf  derselben 
erhaltenen  Metallsttlcke  findet,  um  eine  Oxydation  der 
Schweissstetlen  zu  verhüten,  im  Elektrolyten  selbst 
bezvr.  in  der  die  Schweissstellc  umpebenden  Wasser- 
stofThÜlIe  statt.  Zu  diesem  Zweck  befinden  sich  die 
hydraulische  Pressvorrichtunc  oder  nur  deren  Preas- 
hacken  in  dem  Elek»roIyten.  Die  Metallteile  der  Preis- 
vorrichtung  sind,  soweit  sie  mit  dem  Elektrolyten  in 
Verbindung  kommen,  durch  einen  süurebestindigen 
Ueberzug  geschüist. 


ElaktHzitAtSSammleP.  Joseph  Skwlrsky  in 
Warschau.  — D.  R.  P.  115356. 


Der  Sammler  ist  aus  ßlcizylindern  ßr  C,  D,  E,  F 
aufgehaut,  welche  in  einander  gesetzt  sind.  Die  ßlei- 
7-ylinder  sind  an  der  Innenseite  mit  Stiften  versehen, 
die  aus  der  Zylinderwaod  nusgestanzt  sind  und  zum 
Halten  der  wirksamen  Masse  dienen.  Letitere  bedeckt 
nur  die  Innenseite  der  Zylinder,  wodurch  ein  Ablüsen 
der  Masse  vom  Zylinder  bei  deren  Ausdehnung  ver- 
mieden werden  soll. 


Zelle  znin  Formieren  vom  Saromlerelekiroden. 

— Henry  l eitoer  in  London.  — D.  R.  P,  115367. 

Die  Zelle  ist  am  Boden  wie  an  den  vier  Wanden 
mit  Weichgummi  c ausgekleidet.  Die  eine  Stirnwund 
ist  verstellbar  und  wird  durch  die  Druckschraube  n 
gegen  die  Elektroden  gepresst.  Gegen  den  oberen 
Rand  der  Elektroden  wird  die  Pressplatte  k durcli  die 
Druckschrauben  s gepressu  An  die  Gummiauskleidung 
legen  sich  hölserne  Blöcke  j,  welche  auf  der  einen 


Seite  mit  Längs-  und  Quemuten,  sowie  mit  senkrechten 
Bohrungen  versehen  sind,  die  den  Durchtritt  des 


Elektrolyten  gestatten.  Die  Elektroden  sind  durch 
poröse  Isolationsplatten  von  einander  getrennt. 


Verfahren  zur  Darstellung  von  Chromoxydul- 
salzen  durch  elektrolytische  Reduktion  von 
Chromoxydsalzen.  — c.  K.  Bufarioger  und 
Sohne  in  WaldhofT  liei  Mannheim.  L>.  K.  P. 

115463. 

Man  erhfilt  Chromoxydulsaire  in  fester  Form  aus 
Chromoxydsolzen  durch  Elektrolyse  in  der  Weise,  dass 
mnn  koDtenirierte  saure  Chromoxydi.alzlösungen  in  dem 
Kaihodenmum  einer  elektrolytischen  Zersetsuogssellc 
dem  elektrischen  Strom  aussetzt. 

Verfahren  zur  Reinigung  von  Salzsoole.  ~ 

von  Glenck,  Kornmann  & Cie.  in  Schweisertinlle 
b.  Basel.  — D.  R.  P.  115677. 

Das  Verfahren  besteht  darin,  dass  man  von  dem 
in  der  Soolc  enthaltenen  Chlornairium  einen  kleinen 
l'cil,  welcher  der  vorhandenen  Kalkmcnge  entspricht 
oder  auch  diese  übersteigen  kann,  mittelst  des  elek- 
trischen Stromes  in  Chlor  und  Aetsnairon  spaltet  und 
vor  oder  nach  dem  Filtrieren  des  ausgeschiedeneo 
Aetzkalkes  Kohlensäure  in  die  Soole  leitet. 

Verfahren  zur  Reinigung  von  Salzsoole  — 

von  Glenck.  Kornm.inn  & Cie.  in  SebweixerhaUe 
h.  Basel.  — - D.  R.  P.  115678.  Zusatz  zum  Patente 

■ ■5  677. 

Das  Verfahres  des  Pat.  115677  ist  in  der  WeUe 
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ab^ändert  worden,  da»*  man  zum  Zwecke  der  gleich-^ 
zeitigen  Auascheidung  dei  MagnesiumgehAlte»  eine  dem 
letzteren  entsprechend  grössere  Menge  Chiomatrium 
elektrolysiert. 

Elektrode  for  Prlmftr-  wie  Sekundflrelemente. 

— W.  B,  Bary  in  St.  Petersburg.  — D.  R.  P. 
US  6»o. 


Fig.  76. 

Die  Elektrode  besteht  aus  Uber  einander  liegenden, 
rinnenartig  gestaheten  Ringen,  die  in  bekannter  Weite 
an  mehreren  Stellen  ihres  Umfangs  durch  Indien  oder 
in  anderer  Weise  mechanisch  und  elektrisch  leitend 
mit  einander  verbunden  sind.  Die  einzelnen  Ringe 
weisen  an  mehreren  Stellen  ihrer  Unterkante  Ein» 
beulungen  m auf,  wodurch  innerhalb  jeder  Rinne  Er* 
höhungen  entstehen,  auf  denen  die  Unterkuote  des 
folgen<len  Ringes  liegt.  Auf  diese  Weite  wird  ein  be- 
stimmter Abstand  zwischen  den  auf  einander  liegenden 
Ringen  geschafTen.  Die  Einbeulungen  m können  ferner 
in  der  Mitte  wieder  mit  vun  ol>en  eingedruckten  Rinnen  / 
▼ersehen  sein,  welche  zur  Aufnahme  der  I'nterkante 
des  darüber  liegenden  Ringes  dienen. 

Galvanisches  Element.  — Carl  Kaiser  in  Heidel- 
berg. — D.  R.  P.  115753.  (Zusau  rum  Patente 
114740.) 

Das  Element  unterscheidet  sich  von  dem  des  llaupt- 
patentes  dadurch,  dass  anstelle  von  Eisenoxydhydrat 
Aluminiumhydroxyd  als  Depolarisator  benutzt  wird, 
das  in  .\tuminiumchlorid  gelöst  ist. 


Verfahren  zum  Ablösen  des  Kesselsteines  von 
der  Kesselwand  mittelst  elektrischen  Stromes. 

Jacob  Gottlob  in  Köln  a.  Rh.  — D.  K.  P.  115  800. 
Der  Umlauf  eines  elektrischen  Stromes  durch  den 
Dampfkessel  wird  mittelst  Elektroden  herbeigefübrt, 
die  in  das  Kesselwasser  eintauchen  und  mit  dem  positiven 
Pol  einer  Batterie  in  Verbindung  stehen,  während  der 
negative  Pol  der  Batterie  an  die  Kcssclwandung  an* 
geschlossen  isu 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammler- 
elektroden mit  aus  nicht  leitendem  Stoff  be« 
stehenden  Massetr&^ern.  — .Mbert  Kicks  in 
Berlin.  — D.  K.  P.  ii6,}69. 

.^uf  einem  beliebig  gestalteten  Masseträger  aus 
nicht  leitendem  Stoft  werden  mittelst  Klebstoffs  in  ge- 
ringen Abständen  von  einander  kleine  Körperchen  be- 
festigt, die  aus  der  wirks.amen  Masse  selbst  unter  ZusaU 
eines  geeigneten  Bindemittels  hergcslellt  sind.  In  die 
Zwisebenräume  zwischen  den  einzelnen  Körperchen  wird 
sodann  die  wirksame  Masse  eingetragen. 

Galvanisches  Kippelement  mit  Drehvorrichtung. 

— Robert  Krayn  io  Berlin.  — D.  K.  P.  116837. 
Das  Element  r ruht  in  einem  Dnihtkorb  a,  der  in 
dem  Gestell  0 drehbar  gelagert  ist.  Heim  Xiederdrttcken 
der  mit  einem  Druckknopf  versehenen  Stange  c wird 
das  Element  durch  den  mit  dem  Batteriebchälter  an 
der  Drehachse  fest  verbundenen  und  an  dem  unteren 


Ende  der  Diaickstange  c angelenkten  .\rm  in  die 
BeUiebsstellung  gedreht.  Bei  Enllaslung  des  Druck- 
knopfes pendelt  es  dagegen  von  selbst  in  die  Ruhe- 
stellung turUck.  Der  an  dem  Ansatz  i des  Gestells  o 
angeleokte  Arm  / dient  zur  Führung  der  Dmekstange. 

Vorfahren  zur  Herstellang  von  Sammler- 
elektroden.  — C.  Fr.  Ph.  Stendebach  in  Leipzig 
und  Heinrich  Maximilian  Friedrich  Reitz  in  Dewiis 
b.  Taucha.  — D,  k,  P.  117925. 

Um  die  Elektroden  sehr  porös  zu  machen,  wird 
der  wirksamen  Masse  ein  hoher  Prozentsatz  von 
ZuckerstoRT  zugesetzi.  Nach  «lern  Einslreichen  der  wirk- 
samen Masse  in  die  .^lasset^Sger  werden  die  Eick« 
troden,  bevor  sie  in  die  Formierilüssigkeit  kommen,  in 
Oel  oder  in  eine  I..acklösaDg  getaucht,  womit  die 
Poren  an  der  Oberfläche  sich  füllen.  iWi  der  For- 
mation werden  diese  Stoffe  allmählich  aus  den  Poren 
entfernt,  was  zur  Folge  hat,  <lass  auch  die  Formier- 
flUssigkeit  langsamer  die  wirksame  Masse  durchdringt. 
Hierdurch  wird  die  Entfernung  des  Zuckcrstofls  aus 
der  wirksamen  Maste  verlangsamt,  und  das  Zerfallen 
der  Masse,  welches  liei  grossen  Zusätzen  von  Zucker 
und  bei  schneller  Lösung  desselben  so  befürchten  ist, 
verhindert. 


Elektrische  Sammelbatterle  mit  gefässförmlgen 
Elektroden.  — Alben  Tribelhorn  in  Zürich, 
n.  k.  P.  1 15  953.  (Zn«.itz  lum  Pnleme  100776.) 


Fig.  78. 

Die  an  dem  ilckzak-  oder  wellenförmigen  Boden 
der  gefässfornfigen  Elektrode  a befindlichen  Masse- 
blöckchen oder  mit  wirksamer  Masse  überzogenen 
Metallblöckchen  des  Hauptpatents  sind  durch  Gitter» 
plflticn  a ersetzt,  die  mit  der  wirksamen  Masse  P so  ge- 
fült  .in.l. 

Verfahren  zum  galvanischen  Plattieren  von 
Aluminium.  — Michael  Bartholoroew  Ryan  in 
London.  1).  R.  P.  116319. 

I>a8  Verfahren  unterscheidet  sich  von  <len  be» 
kannten  Verfahren,  bei  welchen  das  Alumininm.  in 
sauren  und  atkAliichen  Baden)  vorbehandelt,  mit  einer 
Quecksiibcramalgamschicht  überzogen  und  alsdann  den 
galvanischen  Bädern  ausgesetzt  wird,  dadurch,  dass 
vor  dem  Amalgamieren  eine  Hehandtung  des  Aluminiums 
mit  Phosphorslure  statthndet.  Die  Phosphorsäure  be- 
wirkt die  Beseitigung  der  dem  Aluminium  eigentümlichen, 
fettigen  OberlUche,  welche  (im  Verein  mit  den  be- 
handelten Vernnreinigungen)  sich  einer  vollkommenen 
Vereinigung  des  .\Iominiams  mit  den  darauf  abzulagern- 
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den  Meiallen  aU  das  ^rüsste  und  schwerwieKcndste 
Hindernis  cntgef^cnstellt. 


Verfahren  zur  Darstellung  neuer  Farbstoffe 
auf  elektrlsehem  Wege.  — Walter  Lob  in 
Bonn.  — D.  R.  F.  116336. 

Das  Verfahren  besteht  darin,  dass  mnn  aromatische 
Nitrokorper  mit  einer  aromatischen  Hase  und  deren 
saltsaurem  Salze  zusammenbringl  und  die  resultierende 
FlUssigkeitder  reduzierenden  Eiowirkung  des  elektrischen 
Stromes  unterwirft. 

Wenn  man  Anilin  oder  die  Toluidinc  oder  Alkjrl- 
derivote  dieser  Hasen  mit  so  viel  rauchender  .Salzsäure 
versetzt,  das»  nur  ein  Teil  der  Base  ubgesättigt  Ist,  so 
erhilt  man  eine  Lösung  von  grossem  Lösungsvermögen 
und  von  ungemelDer  Uissocialionsfihigkeii.  ln  ihr 
Werden  die  Nitrokorper  gelöst  und  der  Einwirkung  des 
elektrischen  Stromes  unterworfen. 


Man  stellt  sunächst  die  Anilinlösung  dar,  indem 
man  zwei  Teile  Anilin  mit  einem  Teil  ranchender  Salz- 
säure mischt.  Darauf  werden  lo  Teile  p-Nitropkcnol 
in  40  bis  60  Teilen  der  Anilinlösung  gelöst  und  die 
klare  Flilssigkeil  der  Einwirkung  des  Stromes  unter- 
worfen. Durch  t'ebersäuifen  mit  Salztlore  erb&lt  man 
einen  braunen  Niederschlag,  der  nach  dem  Digerieren 
mit  Ammoniak  die  freie  Hase  liefert.  Aus  Alkohol  er- 
hält man  sie  in  bronzebrauneo,  glänzenden  Blättern 
vom  Schmelzpunkt  196»  bis  197®.  Der  Körper  ist  un- 
löilich  in  Wasser,  leicht  löslich  in  Chloroform,  etwas 
schwerer  löslich  in  Aether.  schwer  löslich  in  Alkohol. 
In  konzentrierter  Schwefelsäure  und  .Salzsäure  entsteht 
eine  rotviolelte  Losung. 

Die  erhaltenen  Farbstoffe  haben  Aeholichkeit  mit 
den  Indulinen  und  Nigrosinen,  Ausfärbungen  damit 
werden  nach  den  fUr  die  spritlöslichen  und  wasser- 
löslichen Induline  gegebenen  Vorschriften  ausgefOhrt. 


ALLGEMEINES. 


Die  Wirkung  starker  elektrlseher  Sehlftge. 

Im  ullgemeineo  ist  man  der  Ansicht,  dass  man  einen 
durch  starke  elektrische  Schläge  Verunglückten  durch 
künstliche  Atmung  ins  T.eben  zurUckzurufen  versuchen 
müsse.  Dieser  Ansicht  widerspricht  R.  H.  Cunning- 
ham  im  »New  N'ork  Medical  Journali.  Das  durch 
einen  starken  elektrischen  SchLng  am  meisten  in  Mit 
leidcnschaft  gezogene  Organ  sei  das  Herz,  und  dieses 
werde  dadurch  nicht  völlig  gelahmt  oder  getötet,  sondern 
in  einen  Zustand  der  Zusammeuziehung  versetzt  in- 
folge der  Anhäufung  der  faserigen  Hesbindteile  des 
Blutes.  Diese  Zusammenziehung  verringere  den  Blut- 
druck im  ganzen  Kfirper,  und  das  Nervensystem  werde 
nicht  sofort,  sondern  allmählich  durch  die  vollständige 
Biutieere,  die  auf  einen  plötzlichen  Stiüiiand  des 
Hlutkreiilaufca  folge,  angegriffen.  Elektrische  Ströme, 
wie  sic  in  der  Induztrie  verwandt  werden,  seien  für 
Frösche  und  Schildkröten  ihaUächlich  nicht  löüicb,  da 
der  Zustand  der  Blutverdickung  im  Herzen  von  selbst 
mich  verschwindet,  sobald  der  Strom  uufhiirt.  Hei 
Hunden  ist  die  Wiederherstellung  des  normalen  Zu- 
standes schon  weit  schwieriger  und  noch  schwerer 
wahrscheinlich  beim  Menvehen.  Cunningham  hat 
nun  ein  sehr  gründliches  Verfahren  ausgenrbeltet,  um 
den  Blulkreiilauf  in  solchen  Fällen  künstlich  wieder 
herzustcllen,  und  zwar  durch  Einspritzen  von  Blut,  dem 
der  Faserstoff  entzogen  ist.  Nach  seinen  bisherigen 
Versuchen  an  Hunden  hat  das  Verfahren  Erfolg  ge- 
habt, v.-eno  es  sofort  angewandt  wurde. 

Die  Oewerbekrankhelt  der  Elektrotech« 
niker.  Dr.  J.  Jellinek  von  der  Wiener  111.  medi- 
zinischen Klinik  stellte  auf  ,‘Knreguog  seines  Chefs, 
des  Professor»  v.  .Schrott er,  an  80  Elcktrizitäta- 
arbeitem,  als  I>ynamowärtern,  Monteuren  etc.  Unter- 
suchungen Uber  die  Einwirkung  des  Starkstromes  auf 
den  Organismus  an;  er  prüfte  vornehmlich  den  Blut- 
druck. Es  zeigte  sich  nun.  dass  bei  einer  kurzen 
Einschaltung  in  einen  Gleichstrom  von  50 — 300  Volt 
der  Blutdruck  um  40—60  mm  Quecksilber  stieg, 
während  beim  Wechselstrom  unter  zonst  gleichen  Be- 
dingungen eine  Erniedrigung  um  40—50  mm  eintmt. 
Hei  bios  momentanem  Kontakt  mit  einem  Strome  von 
300  bis  500  Volt  war  anfangs  eine  Erniedrigung  bis 
um  50  mm,  fünf  Minuten  später  ein  Anstieg  bis  um 
30  mm  tu  konstatieren.  Der  Puls  wurde  manchmal 
bis  auf  42  Schläge  reduziert.  Der  Starkstrom  hat  also 
einen  mächtigen  Einfluss  auf  die  Blutzirkulation.  Der 
Korperwiderstand . mit  einem  Univertai-Galvanomcter 
von  Siemens  geme<scn,  variierte  bei  den  einzelnen 
Individuen  zwischen  16000  bis  60000  Ohm.  Sonst 


fand  Dr.  Jellinek  noch  sehr  häufig  auch  bei  jüngeren 
Individuen  eine  abnorme  Starrheit  der  Arterien,  eine 
Steigerung  der  Kedexe  und  erhöhte  psychische  Reiz- 
barkeit. »Aeltere  Starkstromarheiter  gleichen  jung  ge- 
ladenen Akkumulatoren. c Die  Untersuchungen  werden 
noch  fortgesetzt  und  zind  begreiflicherweise  von  hoher 
Bedeutung  für  die  Kenoioiz  der  neuesten  Gewerbe- 
krankheiu 

Verbleites  Eisenblech.  FUr  sehr  viele  Zwecke 
wird  neuerdings  un  Stelle  von  Zinkblech  verbleites 
Eisenblech  angewendet,  welches,  trotzdem  es  wie  Zink- 
blech dem  Koste  nicht  uusgesc^zt  ist,  bei  gleicher 
Wandstärke  ganz  erheblich  wiilerstandsfählgcr  gegen 
Verbeulungen  ist  und  dabei  einen  niedrigeren  Preis 
hat.  Die  llehandlung  des  verbleiten  Eisenblechs  ist 
iniieszcQ  nicht  so  einfach,  oder  wenigstens  muss  es 
sehr  vorsichtig  behandelt  werden,  well  es  sonst  seine 
Eigcnachaft  des  Nichlrostcns  verliert.  Besonders  ist 
darauf  zu  achten,  dass  die  Blcioberfläche  nirgends 
durch  die  Bearbeitung  entfernt  w-ird,  also  hauptsächlich 
darauf,  dass  unter  keinen  Umständen  das  Blech  mit 
der  Kelle  bearbeitet  wird.  Die  geschnittenen  Kanten 
müssen  in  Faire  so  eingefügt  werden,  duz»  sic  bet  der 
Verlötung  vollständig  gegen  das  Aeusscre  und  den 
Innenraum  des  betreffenden  Gegenstandes  abgeschlossen 
werden.  Auch  das  Ivöten  beansprucht  eine  besondere 
Behandlung,  weil  sonst  die  Stellen  nicht  dauerb.'ih 
werden.  Am  beztea  behandelt  man  diejenigen  Stellen, 
welche  gelötet  werden  zollen,  mit  Glaspapier  oder 
Schmirgelleinen,  durch  welches  man  die  Oxydschicht 
der  Bleioberfläche  entfernt.  .Alsdann  wird  mittels  des 
Lötkolbens  oder  der  Flamme  die  Blcioberfläche  ver- 
zinnt, und  eine  danach  vorgenommene  Tötung  in  ge- 
wöhnlicher Weise  mit  dem  I.Ätkolben  wird  sich  als 
ebenso  dauerhaft  erweisen,  wie  eine  Zinklötung.  Wenn 
man  nicht  alle  geschnittenen  Kanten  in  Falze  ver- 
decken kann,  to  (fallt  man  gut,  dieselben  wenigstent 
nicht  nach  innen,  sondern  nach  auszen  ru  bringen,  wo 
sie  leichter,  durch  die  .Säuerung,  vor  Kost  geschützt 
werden  können  als  inneo.  Jede  bleifreie  Stelle  des 
KUenblechs,  also  entweder  an  Kanten  oder  an  Stellen, 
auf  welchen  die  Feile  gearbeitet  hat,  wird  natürlich 
sobald  Luft  oder  lofihaltiges  Wasser  io  das  Innere 
kommt,  durch  Rost  angegrinen,  und  das  Durchrosten 
des  verhältnismässig  dünnen  Bleches  ist  dann  sehr  bald 
die  Folge.  Dagegen  wird  man  von  hohlen  Körpern 
aus  verbleitem  Eisenblech,  welches  nach  obigen  Kegeln 
vorsichtig  behandelt  ist,  eine  unverwüstliche  Dauer- 
haftigkeit und  Sicherheit  gegen  Durchrosten  erwarten 
können. 
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Waller,  Prof.  W.  WArterbaeh  der  ElektrlzlUlt 
und  des  M&gneUsmUS.  Mit  8t6  Abbilduoeen. 
Leiptig.  Verit^  von  Moritz  SchSfer,  HucbhaDdlaog. 
Preii  broschiert  12  Mk.,  gebundcD  13,50  Mk. 

Das  reich  illustrierte  Werk  enthält  in  alphabetischer 
Darstelluag  sämtliche  aal  dem  Gebiet  der  Elektrizität 
osd  des  Magnetismus  vorkommende  Ausdrücke,  Zeicheo- 
Abkilrzuogen  u.  s.  w.  Die  Erklärungco  sind  ln  kurzer 
and  prägnanter  Form,  jedoch  hinreichend  erschöpfend 
und  ausführlich  gehalten,  so  dass  sie  eine  deutliche 
Definition  des  betrefTenden  Gegenstandes  geben. 
Wo  es  nötig  war,  ist  das  Verständnis  durch 
Abbildungen  crieicbieri,  und  es  ist  in  diesem  Buche 
ein  Werk  geschahen,  das  jedem,  der  sich  für  Elektro- 
technik interessiert,  sowie  auch  dem  Elektrotechniker 
selbst  im  gegebenen  Falle  als  Kachschlagebnch  wert- 
volle Dienste  leisten  wird.  Es  sei  deshalb  das  Werk 
der  Beachtung  unserer  l.eser  angelegentlichst  empfohlen. 

Dreher,  Prof.  Dr.  Eu^n.  Oie  Grundlagen  der 
exakten  Naturwissenschaft  Im  Uchte  der 
Kritik.  Mit  dem  Bildnis  des  Verfassers,  einer 
Biographie  und  einem  Anhang,  betitelt:  >Aus  dem 
Briefwechsel  Eugen  Dreh  er  sc.  Dresden  1900.  Ver- 
lag des  sApoIloc  (phologr.  Litteratur)  Franz  Hoff« 
mann. 

Das  vorliegende  Werk  ist  io  hohem  Grade  ge- 
eignet, die  Aufmerksamkeit  der  gesamten  Wissenschaft« 
liehen  Welt,  sowie  aller  naturwissenschaftlich  inter- 
essierten Laien  aal  sich  su  ziehen.  Während  wir  uns 
angesichts  der  glänzenden  äusseren  Erfolge,  die  die 
moderne  Naturwissenschaft  gezeitigt  hat,  daran  ge- 
wöhnt haben , die  Untersuchung  ihrer  theoretischen 
Grundlagen  za  vernachlässigen  oder  uns  mit  nicht  ge- 
nügend in  die  Tiefe  gehenden  Hjrpothcsen  zufrieden 
zu  geben,  durchleuchtet  Eugen  Dreher  mit  der  Fackel 
der  Kritik  das  Gesamtgebäude  unserer  physikaUschen 
und  chemischen  Vorstellungen.  Er  spürt  in  geistvoller 
und  tief  eindringender  Weise  den  Wegen  nach,  die 
der  menschliche  Geist  eingesclilagen,  um  zu  dem  heutigen 
Standpunkte  im  Gebiete  der  exakten  Naturwissenschaft 


zu  gelangen.  Aber  nicht  bei  der  kalten  Kritik  ist  der 
Verfasser  stehen  geblieben ; mit  schöpferischer  Geistes- 
kraft hat  er,  zumal  im  Gebiete  der  Wärmelehre,  neue 
Anschauungen  entwickelt,  neue  Wege  erichlossen,  die 
unsem  Trieb  nach  kausalgemässer  Erkenntnis  der 
Naturerscheinungen  höher  befriedigen,  als  es  seitens 
mancher  Hypothesen  und  Theorien  geschieht,  gegen 
die  schon  von  anderer  Seite  Einspruch  erhoben 
worden  ist. 

Weber,  L.  B.,  Ingenieur.  Installation  und  Be- 
rechnung elektrischer  Anlagen.  Xum  Selbst- 
studium für  jeden  Techniker  und  mit  Hilfe  von  Be- 
rechnungstabellen gemeinverständlich  dargestellt  auch 
für  solche,  die  keine  mulhcmatische  \'orbildung  be- 
sitzen. Verlag  von  Emst  Wiest  Nacbf.,  Gesellschaft 
mit  beichränkter  Haftung,  Leipzig.  Preis  6 Mk. 

Dieses  Werk  bedeutet  eine  recht  erfreuliche  Be- 
reichenmg  der  Fachlitteratur,  denn  es  ist  das  erste, 
welches  das  schwierige  Gebiet  der  Installation  populär 
behandelt  und  damit  vielen  einen  Weg  zu  selbständiger 
Arbeitsleistung  und  lohnender  Thätigkeit  weist. 

Lahr,  J.  J.  van,  Privatdozent  an  der  Universität 
Amsterdum.  Lehrbuch  der  matbematlsehen 
Chemie.  1901.  Leipzig.  Verlag  von  Johann  Ambrosius 
Bartb.  7 M.,  gcb.  8 M. 

Wir  empfehlen  das  vorliegende  Werk  allen  denen, 
die  sich  auf  Grund  eines  guten  Leitfadens  in  das  Wesen 
der  mathem.'uischen  Chemie  einarbeiten  wollen.  Das- 
selbe ist  systematisch  bearbeitet  und  enthält  in 
10  Kapiteln  die  hauptsächlichsten  und  wichtigsten 
Probleme  der  matbemstischen  Chemie  behandelt. 

Gerteis,  A..  Ingenieur.  Die  ElekirleltAt,  ihre 
Eigenschaften,  Wirkungen  und  Gesetze. 
Halle  n/S.  Verlag  von  C.  O.  Lehmann,  1901. 
Preis  broch.  5 M.,  geh.  6 M. 

Deutscher  Aeetylenvereln.  Methoden  zur  Be- 
stimmung der  Gasausbeute  aus  Calelumcarbld. 

Halte  a/s.  Verlag  von  Carl  Marbold.  1900.  iTeis 
0,40  .M. 


GESCHÄFTLICHES. 


Auf  der  internationalen  Ausstellung  für  Feuerschutz 
und  Feuerrettungswesen  iin  Mai  bis  September  1901 
zu  Berlln-Cbarlottenburg- Halensee  (KuriUrstendamm) 
Ist  ein  neuartiges,  ganz  modernes  Unternehmen  in  die 
grössere  OefTentlichkeit  getreten,  dss  Institut  für  Unfall- 
verhütung und  Arbeiterwohlfabrl,  für  Gewerbehygiene 
und  Gewerbepolizeiwesen  von  Dr.  Werner  Heffier  io 
Berlin  NW.  52.  In  seinen  sWinken  für  Qewerbennter- 
nehmerc  sagt  G.  R.-R.  Dr.  Sprenger,  »dass  Arbeitgeber, 
die  eine  Fabrik  errichten  und  betreiben  wollen,  nicht 
nur  die  bau«  und  feuerpolizeilichen,  sondern  auch  die 
bezüglichen  Vorschriften  der  Gewerbeordnung  genau 
kennen  und  erfüllen  müssten. c ln  der  Erkenntnis,  dass 
eine  Centralstelle  fehle,  wo  technisch-gewerbliche  Rat- 
schläge erteilt  werden  können,  ohne  dass  dienstliche 
Rücksichten  grosse  Beschränkungen  und  nur  zu  sehr 
gebotene  Vorsicht  auferlegeo,  hat  der  frühere  Gewerbe- 
aufsichtsbeamte  und  jetzige  polizeiliche  Sachverständige 
Dr.  Werner  Heffter,  Berlin  NW.  5a,  Calvin- 
strasse 14,  ein  technisches  Bureau  für  Unfallverhütung, 
Gewerbehygiene  und  Konzesiionswescn  eröffnet.  Die 
mit  interessantem  Musterlager  verbundene  Geschäfts- 
stelle liefert  alles,  was  (besonders  nach  §§  120a  ff.  der 
Gewerbeordonog)  durch  Gewerbeinspektion,  Berg- 


behörde, Bau-,  Feuer-,  und  Santiätspolizci, 
Dampfkcsselüberwachungsvercin  oder  Berufs- 
genoisenschaft  an  Unfallschutz-  und  Feuer- 
löscheinrirhiungen,  an  Heizungs-,  Lttftungs-  und 
Entstaubungsanlagen,  an  Wasch-,  Bade-  und 
Aborigelegenheiten  für  Fabriken,  Handwerksbetriebe, 
Bergwerke  und  andere  Arbeitsstätten  gefordert  oder 
empfohlen  werden  kann.  Die  auf  der  Hygiene-Aos- 
tiellong  Posen  1901  schon  mit  der  goldenen  Medaille 
ausgexeichnete  Firma  befasst  sich  ausserdem  mit  der 
Beratung  und  Vertretung  in  allen  gewerblichen  An- 
gelegenheiten, z.  B.  bei  Errichtung  konzesstons- 
pflichtiger Betriebe  (auch  Kesselaolagcn),  bei 
Rauch-,  Abwasser-  und  Lärmbelästigung  (rauch- 
schwache Feuerungen,  Schalldämpfer,  Abwasserreinigung, 
Abfällebescitigung  usw,),  schliesslich  auch  mit  der 
Lieferung  von  Maschinen,  Apparaten  und 
Fabrlkbedarfsartikeln.  Neu  aufgeoommen  sind 
jctsl  die  Abteilungen:  sUeberwachong  elektrischer  An- 
lagenc  (auf  Grund  der  Bestimmungen  des  Verbandes 
deutscher  Elektrotechniker  und  der  Privaifeucrver- 
sicherungsgesellschaften)  und  sFeuersicherheit  gewerb- 
licher Anlagenc  (Erhöhung  dieser  .Sicherheit  zwecks 
Herabsetzung  der  Versicherungsprämie,) 
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Der  Name  Westinghouse  ist  eine  Garantie. 


19  Jggerstrasse 
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für  Aluminium-,  Calciumcarbid-,  Soda-,  Pottasche-,  Chlorfabrikation 
etc.  etc.  und  für  galvanoplastische  Zwecke. 


11  Rotary  Converters  (Stromvandler]  von  je  126  Xv.  Ceistnng.  230  Volt  Spannung 

Installiert  ln  den  Mathleson-KaU-Werken,  Klagara. 


In  Verbindung  mii  der 

Westinghouse  Electrlcitäts-Actiengesellschaft  Berlin 

arbeiten: 

Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.,  Piitsburg,  Pa.,  U.  S.  A. 
Westinghouse  Electric  Company  Limited  London. 

British  Westinghouse  Electric  and  MFg.  Co.  Limited  London. 
Societd  Industrielle  d’Electricite  fProcgdgs  Westinghouse)  Paris. 
Socigt£  anonyme  Westinghouse,  St.  Petersburg. 
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VERFAHREN  UND  EINRICHTUNG  ZUR  GEWINNUNG 
VON  AETZKALI  DURCH  FEUERFLÜSSIGE  ELEKTROLYSE, 

Von  CA.  E.  Acker. 


Das  nachstehend  erörterte  Verfahren 
bezieht  sich  auf  die  Gewinnung  von  Aetz. 
allcalien  durch  Behandlung  von  auf  elektro. 
lytrischem  Wege  hergestellten  Legierungen 
aus  Schwermetallen  und  Alkalimetallen  in 
flüssigem  Zustande  mit  Dampf,  die  aus  dem 
deutschen  Patent  78001  bekannt  ist. 

Während  aber  bei  der  Vautin 'sehen 
Einrichtung  die  Erreichung  des  Zwecke.s  in 
befriedigender  Weise  dadurch  unmöglich 
gemacht  wird,  dass  einerseits  für  keine  ratio- 
nelle Erneuerung  der  Alkalimetalllegieiung 
gesorgt  ist,  und  dass  andererseits  der  Dampf 
auf  die  Oberfläche  der  Alkallmetalllegierung 
geblasen  wird,  wobei  die  auf  der  Oberfläche 
sich  bildende  Aetzalkalischicht  die  Oxydation 
des  Alkali  metalls  bald  verhindert,  wird  nach 
dieser  Methode  der  Dampf  in  innigster  Be- 
rührung mit  der  Alkalimetalllegierung  durch 
ein  Kanalsystem  hindurchgeführt,  wo  er  Zeit 
ünd  Gelegenheit  hat,  das  Alkalimetall  zu 
Aetzalkali  zu  oxydieren,  worauf  die  alkali- 
metallarnie  Legierung  wieder  in  den  elektro- 
lytischen  Zersetzungszustand  zuruckgeleitet 
wird.  Dabei  wird  die  lebendige  Kraft  des 
Dampfes  selbst  dazu  benutzt,  die  Bewegung 
zu  erzeugen.  In  letzterer  Beziehung  bietet 
das  Verfahren  eine  gewisse  Analogie  zu 


dem  im  Patente  99958  beschriebenen  Ver- 
fahren zum  Abscheiden  des  Quecksilbers 
aus  Alkaliamalgam.  Wahrend  aber  bei  dem 
letztgenannten  Verfahren  die  lebendige  Kraft 
zur  Zerstäubung  des  Alkaliamalgams  benutzt 
wird,  wodurch  ein  Kühlsystcm  zur  Konden- 
sierung der  Keaktionsprodukte  erforderlich 
wird,  wird  nach  vorliegender  Erfindung  durch 
die  Zirkulation  in  ununterbrochener  Bahn 
die  Wärme  des  Systems  fast  völlig  bewahrt, 
überdies  wird  bei  dem  letztgenannten  Ver- 
fahren eine  wässerige  Lösung  von  Aetzalkali 
gewonnen,  »während  nach  dem  vorliegenden 
Verfahren  wasserfreies  Aetzalkali  erhalten 
wird. 

Das  Wesen  dieses  Verfahrens  besteht  also 
in  der  Benutzung  der  lebendigen  Kraft  des 
zur  Oxydation  des  Alkalimetalles  dienenden 
Dampfes  zur  Erzeugung  einer  Zirkulation 
der  in  dem  elektrolytischen  Apparat  ge- 
bildeten alkalimetalircichcn  Legierung  durch 
ein  Kanalsystcm,  welches  eine  Verbindung 
zwischen  entgegengesetzten  Enden  des  elektro- 
lytischen Apparates  herstellt.  Um  die  bei 
der  Bildung  des  Aetzalkalis  frei  werdende 
Vcrbiiidungswärme  für  den  Prozess  nutzbar 
zu  m.achen,  kann  der  Teil  des  Kaiialsytems, 
in  welchem  die  Alkalimetallegierung  her- 
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Fig. 

des  Ofens  und  seiner  Anode  nebst  dem 
Deckel  für  die  Oeffnung,  durch  welche  die 
Anode  geht. 

Gleiche  Kuchstaben  bezeichnen  gleiche 
Teile. 

I bezeichnet  einen  elektrolytischen  Ofen, 


79- 

welcher  irgend  eine  beliebige  Form  haben 
kann.  Die  Wände  2 des  Ofens  bestehen 
aus  basischem  Material,  z.  R.  Magnesia,  und 
ruhen  au(  einem  Herd  3,  welcher  aus  Kisen 
oder  Stahl  hergestellt  sein  kann. 

Der  Ofen  ist  oben  durch  einen  Deckel  4 
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gestellt  wird,  angeordnet  sein,  so  dass  die 
Verbindungswärme  in  dem  Masse,  als  sie 
frei  wird,  durch  Leitung  direkt  dem  Innern 
des  elektrischen  Ofens  zugeführt  wird. 

Fig.  79zeigt  einen  vertikalen  Längsschnitt 
durch  den  Apparat; 


Fig.  80  i.st  ein  Querschnitt  des  Apparates 
nach  der  Linie  der  Fig.  79,  wobei  ge- 
wisse Teile  weggelassen  sind; 

F'ig.  82  ist  ein  Querschnitt  nach  der 
Linie  B-B  der  Fig.  79; 

Fig.  83  ist  eine  Oberansicht  eines  Teiles 


o, 

Fig.  So—  82. 


Hell  7 


EI,EKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


•44 


abgeschlossen,  welcher  zweckmässig  aus  feuer- 
festem Thon  hergestellt  wird.  Dieser  Deckel 
ruht  auf  den  Wänden  2 und  ist  mit  Ocff- 
nungen  5 versehen,  durch  welche  die. Anoden 6 
hindurchgehen.  Als  Material  für  die  Anoden 
wird  vorzugsweise  Kohle  gewählt.  Die  Oeff- 
nungcn  5 haben  einen  grös.seren  Durch- 
messer, als  die  Anoden  und  werden,  soweit 


Kir.  S3. 

der  von  den  Anoden  nicht  angefullte  Ring- 
raum in  Betracht  kommt,  von  besonderen 
Deckeln  7 abgeschlossen,  welche  aus  zwei 
Teilen  in  der  Korni  von  Halbringen . her- 
gestellt sind  und  riie  Anoden  eng  um- 
schliessen. 

Im  M.iuerwerk  8 des  Ofens  ist  oberhalb 
des  Deckels  4 eine  Vertiefung  9 hcrgestellt, 
welche  mit  einer  dicken  Lage  Salz  lo  an- 
gefüllt ist. 

Unter  dem  Herd  3 befindet  sich  nahe 
einer  der  Scitenwände  des  Ofens  eine 
Rinne  11,  welche  mit  dem  Innern  des  Ofens 
in  Verbindung  steht.  Die  Rinne  wird  vor 
zugsweisc  mit  dem 'Herd  3 aus  einem  Stück 
gegossen. 

Die  Rinne  1 1 reicht  bis  zum  unteren 
Teil  eines  Gefasses  1 2,  welches  gleichfalls 
ein  Teil  dieses  Gussstuckes  sein  kann,  aus 
welcher  die  Rinne  und  der  Herd  bestehen. 

Der  untere  Teil  des  Gefasses  12  ist 
durch  Kanäle  13  mit  dem  Ende  des  Innern 
des  Ofens  i verbunden,  welches  dem  Aus- 
gangspunkt der  Rinne  1 1 entgegengesetzt 
•st.  Wie  aus  Fig.  82  ersichtlich  ist,  sind  die 
Kanäle  13  zu  beiden  Seiten  der  Rinne  11 
angeordnet. 

Ein  abnehmbarer  Deckel  14  schliesst 
oben  das  Gefäss  12  ab.  Die  oben  erwähnte 
Vertiefung  9 reicht  bis  zu  dem  Deckel  14 
herab. 

Eine  Röhre  15  geht  vom  unteren  Ende 
des  Gefasses  12  durch  das  Mauerwerk  nach 
aussen;  sie  ist  mit  irgend  einer  Vorrichtung 
versehen,  durch  welche  man  den  Ausfluss 
des  Inhaltes  des  Gefasses  I2  regeln  kann. 
Als  eine  solche  Vorrichtung  dient  bei  dem 
auf  der  Zeichnung  dargestcllten  Apparat 
eine  auf  das  freie  Rohrende  aufgesetzte 
Kappe  16. 

Die  Röhre  15  kann  das  negative  Polende 
des  Ofens  sein. 


17  bezeichnet  eine  Dampfröhre,  welche 
mit  einem  Regelungshahn  18  versehen  ist 
und  in  die  Kinne  1 1 hineinragt,  nahe  dem- 
jenigen Ende  dieser,  welches  in  Verbindung 
mit  dem  Ofen  1 steht.  Die  Rinne  1 1 be- 
■sitzt  zweckmassig  nahe  der  Eintrittsstelle 
der  Dampfröhre  eine  Einschnürung,  um  eine 
Wirkung  analog  der  eines  Injektors  zu  ver- 
ursachen. 

In  der  Unterseite  des  Deckels  14  des 
Gefässes  12  befindet  sich  eine  V^ertiefung  19. 
Von  dieser  Vertiefung  19  führt  eine  Röhre  20 
aus  I'iisen  oder  Stahl  abwärts  durch  das 
Mauerwerk  aus  dem  Ofen  heraus,  um  in  ein 
Gefass  21  einzumünden. 

Ein  Stöpsel  33,  welcher  in  ein  Loch 
im  Deckel  4 passt  und  mit  einer  Handhabe 
versehen  i.st,  die  über  die  Salzlagc  10  hinaus- 
ragt, kann  benutzt  werden,  um  .Salz  direkt 
in  den  Hauptofen  einflicssen  zu  lassen. 

V'om  oberen  Teil  des  Ofeninnern  l fuhrt 
ein  Kanal  34  durch  das  .Mauerwerk,  an  den 
sich  eine  Röhre  35  anschlie.sst. 

Es  soll  fortwährend  genügend  Salz  in 
der  Vertiefung  9 vorhanden  sein,  um  einen 
dichten  Abschluss  für  die  Deckel  4 und  14 
zu  bilden. 

Um  den  Betrieb  einzuleiten,  verfahrt 
man  zweckmässig  so,  dass  man  geschmolzenes 
Blei  durch  eine  der  Anodenöffnungen  5 in 
geniigender  Masse  cingiebt,  um  die  Rinne  1 1 
zu  füllen  und  den  Herd  3 zu  bedecken. 
Zu  diesem  Zweck  muss  natürlich  eine  der 
Anoden  und  deren  Deckel  7 zeitweilig  ent- 
fernt werden. 

Gleich  darnach  kann  das  Salz,  z.  B. 
Chlornatrium,  in  geschmolzenem  Zustand,  in 
gleicher  Weise  wie  das  Blei,  hinzugegeben 
werden.  Hierauf  wird  die  Anode  mit  ihrem 
Deckel  wieder  eingesetzt  und  der  elektrische 
Strom  geschlossen. 

Wenn  das  Verfahren  im  vollen  Gang  ist, 
wird  Salz  auf  irgend  eine  passende  Weise 
eingefuhrt. 

Durch  die  Wirkung  des  elektrischen 
Stromes  wird  das  Salz  zersetzt,  und  cs  bildet 
sich  eine  Legierung  von  Blei  und  Natrium. 
Der  unter  Druck  aus  der  Röhre  17  ent- 
weichende Dampf  verursacht  eine  lebhafte 
Zirkulation  durch  die  Rinne  1 1 nach  dem 
Gefäss  12.  Der  Dampf  wird  durch  das 
Natrium  in  der  I^gierung  während  des  Durch- 
ganges durch  die  Rinne  1 1 zersetzt,  wobei 
sich  Actznatron  und  Wasserstoff  bilden,  wäh- 
rend gleichzeitig  die  Legierung  arm  an  Leicht- 
metall wird. 

Durch  die  Rinne  1 1 flie.s.sen  Aetznatron, 
Icichtmetallarme  Legierung  und  VV'asserstotf 
nach  dem  Gefäss  12,  wo  eine  Scheidung 
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stattfindet.  Leichtmetallarme  1-egierung  oder 
Blei  gehen  von  dem  GePaas  12  durch  die 
Rinne  13  nach  dem  Innern  des  Ofens  i, 
wo  die  Legierung  bezw.  das  Blei  wieder 
als  Kathode  dient  und  Natrium  nufnimmt. 
Von  dem  Gefass  1 2 entweicht  der  Wasser- 
stoff durch  die  Röhre  20  in  das  Gefass  2t. 
In  dieses  Gefass  21  fliesst  auch  das  Aetz- 
natron. 

Wie  schon  angedeutet,  kann  der  Inhalt 
des  Ofens  zu  irgend  einer  Zeit  durch  die 
Röhre  15  entfernt  werden. 

Chlorgas  entweicht  durch  den  Kanal  34 
und  die  Röhre  35. 

Die  durch  das  oben  beschriebene  Ver- 
fahren gewonnenen  Aetzalkalien  sind  wegen 
der  hohen  Hitzegrade,  bei  denen  sie  sich 
bilden,  praktisch  w.asserfrei. 


Charakteristisch  für  das  neue  Verfahren 
und  die  Einrichtung  zu  seiner  Durchführung 
ist,  dass  die  lebendige  Kraft  des  Dampfes 
zur  Erzeugung  einer  ununterbrochenen  Zirku- 
lation in  derselben  Richtung  durch  eine  end- 
lose Bahn  nutzbar  gemacht  wird,  wodurch 
zugleich  eine  langandauernde,  innige  Berüh- 
rung zwischen  Dampf  und  Alkalimetall- 
legierung erreicht  wird.  Bei  dieser  Zirkulation 
findet  in  dem  einen  Teil  der  endlosen  Bahn, 
in  dem  Herd  des  Hauptofens,  wo  das  ge- 
schmolzene Metall  in  Berührung  mit  dem 
Elektrolyten  sich  befindet,  eine  Zersetzung 
des  Elektrolyten  und  eine  Bildung  einer 
Alkalimetallegicrung  statt,  welche  in  einem 
anderen  Teil  der  endlosen  Bahn  durch  ein- 
gefuhrten  Dampf  oxydiert  wird  und,  nach 
Abscheidung  des  Aetzalkalis  und  des  Wasser- 


Kie. 


Stoffes,  wieder  in  den  Herd  des  llaiiptofens 
ein-  und  an  der  oder  den  Anoden  vorüber- 
gefiihrt  wird. 

Wenn  das  V'crfahren  im  Vorstehenden 
auch  an  der  Hand  des  besonderen  Kalles  der 
Herstellung  von  Aetznatron  und  Chlorga.s 
erläutert  worden  ist,  so  ist  es  doch  nicht 
auf  dieses  Anwendungsgebiet  beschrankt; 
die  Erfindung  kann  vielmehr  auch  zur  Her- 
stellung anderer  Aetzalkalien  und  anderer 
Gase  benutzt  w-erden. 

Durch  das  vorstehend  beschriebene  Ver- 
fahren wird  eine  innige  Berührung  zwischen 
Dampf  und  Alkalimetalllcgierung  beim 
Durchgänge  durch  das  Kaiialsystem  erzielt 
und  gleichzeitig  die  lebendige  Kraft  zur  Er- 
zeugung der  Zirkulation  durch  das  Kanal- 


system und  den  elektrolytischen  Ofen  nutzbar 
gemacht. 

Anstatt  den  Dampf  in  das  beiderseitig 
mit  entgegengesetzten  Enden  des  elektro- 
lytischen Ofens  kom  munizierende  Kanalsystem 
so  einzuleiten,  d.ass  er  selb.st  und  er  allein 
die  zur  Aufrechterhaltung  der  Zirkulation 
erforderliche  Kraft  liefert,  kann  die  be- 
wegende Kraft  entweder  ganz  oder  teil- 
weise aus  einer  anderen  Quelle,  nämlich 
einer  mechanischen  Bewegungsvorrichtung 
hergenommen  werden,  wobei  das  Verfahren 
des  Haupt -Patentes  nur  insoweit  zur  An- 
wendung kommt,  als  der  Dampf  beim  Durch- 
gänge durch  das  Kanalsystem  die  Oxydation 
des  Alkalimetalls  der  Legierung  bewirkt 

Eine  Einrichtung  zur  Durchführung  des 
abgeanderten  Verfahrens  ist  in  der  bei- 
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liegenden  Zeichnung  (Fig.  S4)  dargestellt: 
— Die  Einrichtung  stimmt,  abgesehen  von 
einer  abweichenden  Anordnung  des  mit 
entgegengesetzten  Enden  des  elektrolytischen 
Ofens  kommunizierenden  Kanalsystems,  in 
welchem  die  Zersetzung  des  Alkalimetalles 
der  Legierung  stattfindet,  und  von  gewissen 
Zusatzeinrichtungen,  im  wesentlichen  mit 
der  Einrichtung  des  Haupt -Patentes  überein. 
Wie  in  diesem  ist  der  elektrolytische  Ofen 
wiederum  mit  i,  .seine  Wände  mit  2,  der 
Herd,  auf  welchem  letztere  ruhen,  mit  3 
bezeichnet. 

Der  Hauptdeckel  des  Ofens  trägt  die 
Hezeichnung  4;  er  ist  mit  Oeffnungen  5 zur 
Aufnahme  der  Anoden  6 versehen,  welche 
letzteren  von  Deckeln  7 eng  umschlossen 
sind,  welche  den  frei  gebliebenen  Teil  der 
Oeffnungen  5 überdecken.  In  dem  Mauer- 
werk 8 des  Ofens  ist  oberhalb  des  Deckels 
4 eine  Vertielung  9 hergestellt,  in  welcher 
sich  eine  dicke  Lage  Salz  10  befindet. 

Unter  dem  Herd  3 des  Ofens  1 befindet 
sich  nahe  einer  der  Seitenwände  des  letzteren 
eine  Rinne  ii,  welche  mit  dem  Ofeninneren 
in  Verbindung  steht.  Zwecksmässig  wird 
die  Rinne  1 1 mit  dem  Herd  3 aus  einem 
Stück  gegossen.  Die  Rinne  1 1 reicht  bis 
zum  unteren  Teil  eines  Gefässes  12,  welches 
leztere  gleichfalls  ein  Teil  des  Gussstückes 
sein  kann,  aus  welchem  die  Rinne  1 1 und 
der  Herd  3 bestehen. 

KinabnehmbarcrDcckel  14  schlics.st  oben 
das  Gefäss  12  ab;  die  erwähnte  Vertiefung  9 
im  Maueiaverk  des  Ofens  reicht  bis  zu  diesem 
Deckel  herab.  Eine  Rohre  15  führt  vom 
unteren  Ende  des  Gefässes  1 2 aus  dem  Ofen- 
mauerwerk heraus  und  ist  mit  irgend  einem 
Mechanismus  versehen,  durch  welchen  man 
den  Ausfluss  des  Inhaltes  des  Gefässes  12 
kontrollieren  kann.  In  dem  bezeichneten 
Fall  ist  eine  Kappe  i6  zu  dem  Zweck  an- 
gewendet.  Die  Röhre  1 5 kann  das  negative 
Polende  des  Ofens  sein. 

Der  Herd  3 besitzt  einen  Ausläufer  43, 
welcher  den  Boden  des  Gefässes  12  bildet. 
Wie  die  Zeichnung  erkennen  lässt,  liegt  der 
Boden  des  Gefässes  12  tiefer  als  der  Boden 
des  Ofens  1.  Eine  Rinne  13  verbindet  die 
unteren  Teile  des  Ofens  i und  des  Ge- 
fässes 1 2. 

Unter  dem  Gefäss  12  ist  eine  Ver- 
tiefung 44.  in  welche  die  Rinne  1 1 mündet, 
die,  wie  erwähnt,  an  ihrem  anderen  Ende 
mit  dem  Ofen  i in  Verbindung  steht.  Wie 
aus  der  Zeichnung  zu  ersehen  i.st,  liegt  die 
V'ertiefung  niedriger  als  die  Rinne  il. 

V'^om  oberen  Teil  des  Gefässes  12  ragt 
eine  Röhre  20  .seitlich  heraus;  diese  ist 


zweckmässig  beinahe  horizontal,  mit  einer 
leichten  Neigung  nach  dem  äusseren  Ende. 

Die  Röhre  20  schlie.sst  sich  mit  Vorteil 
an  eine  Oeffnung  30  in  der  aufrechten  Wand 
des  Gefässes  12  an;  die  Oeffnung  30  wird 
von  einer  schrägen  Durchbohrung  der 
Gefässwand  gebildet,  deren  innere  Mündung 
tiefer  liegt  als  die  äussere.  Aetzalkalien, 
welche  sich  in  dem  Gefäss  12  ansammeln, 
sollen  durch  die  Röhre  20  abgeführt  werden, 
während  ein  Entweichen  des  Wasserstoffes 
durch  die  schräge  Durchbohrung  30  ver- 
hindert ist.  Der  Wasserstoff  steigt  in  den 
oberen  Teil  des  Gefä.sses  12  und  wird  durch 
eine  Röhre  45  abgeführt. 

Eine  abnehmbare  Kappe  41  i.st  auf  das 
äussere  Ende  der  Röhre  20  aufgesetzt  und 
gestattet,  die  Röhre  zu  öffnen  und  Hindernisse 
oder  Verstopfungen  zu  beseitigen.  Eine 
Zweigröhre  40  ragt  von  der  Röhre  20  in 
die  Trommel  42. 

37  bezeichnet  eine  röhrenförmige 
Leitung  oder  ein  Rohrstiiek,  welches  an 
beiden  Enden  offen  und  senkrecht  innerhalb 
des  Gefäs.ses  12  und  der  Vertiefung  44  an- 
geordnet ist,  und  zwar  in  einer  solchen 
Höhenlage,  dass  es  weder  in  Beriihrung  mit 
dem  Boden  der  Vertiefung  44  noch  mit  dem 
Deckel  des  Gefässes  12  i.st. 

In  Fig.  84  ist  das  Rohrstück  37  mit  einer 
Umfangsrippe  versehen,  welche  auf  dem 
Boden  des  Gefässes  12  ruht. 

38  bezeichnet  einen  Zirkulations- 
mechanismus, welcher  zwcckmä.ssig  aus  einer 
Schraube  besteht,  die  im  unteren  Teil  des 
Rohrstückes  37  angeordnet  ist.  Diese 
Schraube  ist  auf  einer  Welle  46  befestigt,  die 
mit  einem  Stirnl.ager  47  versehen  ist,  mit 
welchem  sie  auf  dem  oberen  Ende  einer 
Röhre  48  lauft.  Die  Röhre  48  ist  in  den 
Deckel  14  des  Gefässes  12  geschraubt. 

Die  den  Zirkulationsmechanismus  tra- 
gende Welle  46  kann  durch  eine  beliebige 
Kraft  in  Umdrehung  versetzt  werden,  doch 
ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Richtung  der 
Drehbewegung  der  Welle  46  eine  solche  ist, 
dass  der  Zirkulationsmechanismus  in  dem 
Rohrstück  37  eine  Zirkulation  nach  oben 
verursacht. 

49,  50  bezeichnen  Dampfröhren,  welche 
mit  Regelungshähnen  t8  versehen  sind, 
abwärts  durch  den  Deckel  14  des  Gefässes 
12  gehen  und  dann  seitlich  in  das  Rohrstück 
37  münden,  und  zwar  ungefähr  in  der  Mitte 
zwischen  dessen  beiden  Enden. 

Die  Dampfröhre  49  mündet,  wie  aus 
der  Zeichnung  zu  ersehen  ist,  in  einer 
ungefähr  horizontalen  Richtung  in  das  Rohr- 
stück 37,  so  dass  der  D.ampf,  welcher  dieser 
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entströmt,  entweder  gar  keinen  oder  doch 
nur  einen  unbedeutenden  Einfluss  auf  die 
Erzeugung  der  Zirkulation  in  Rohrstück  37 
ausüben  kann.  Die  Dampfröhre  50  dagegen 
mündet  in  das  Rohrstück  37  in  einer  nach 
oben  geneigten  Richtung,  so  dass  der  Dampf, 
welcher  dieser  entströmt,  dazu  beitragen 
wird,  in  dem  RohrstUck  37  eine  Zirkulation 
nach  oben  zu  befördern.  Doch  könnte  von 
dieser  Beförderung  der  Zirkulation  durch  die 
lebendige  Kraft  des  Dampfes  auch  Abstand 
genommen  werden,  vorausgesetzt,  d.ass  die 
Eörderwirkung  des  Zirkulationsmechanismus 
38  genügend  stark  ist. 

Um  den  Betrieb  cinzuleitcn,  kann 
geschmolzenes  Blei  durch  eine  der  Anoden- 
öffnungen 5 im  Ofendeckel  4 eingefuhrt 
werden,  und  zwar  in  einer  Menge,  «'eiche 
genügend  ist,  die  Rinne  1 1 zu  füllen  und 
den  Herd  3 zu  bedecken.  Eine  der  Anoden 
6 muss  natürlich  zu  diesem  Zweck  zeitweilig 
entfernt  werden.  Gleich  danach  kann  das 
zur  Anwendung  kommende  Salz,  z.  B. 
Chlornatrium,  in  geschmolzenem  Zustand  cin- 
gegeben  werden.  Dann  wird  die  zeitweilig 
entfernte  Anode  wieder  eingesetzt  und  der 
volle  elektrische  Strom  hindurchgeschickt. 
Durch  den  elektrischen  Strom  wird  das 
Salz  zersetzt,  tlas  entstehende  I.eichtmetall 
legiert  sich  mit  dem  .als  Kathode  dienenden 
flüssigen  Schwermctall  und  wird  . durch 
die  Rinne  1 1 fortgeführt  und  von  der 
Zirkulationsvorrichtung  38  durch  die  Röhre 
37  hindurchgetricben.  Das  sich  bildende 
Gas  (Chlor)  entweicht  durch  die  Gas- 
leitungen 34  und  35.  Unter  der  Einwirkung 
des  aus  den  Röhren  49  und  50  ausströmen- 
den Dampfes  wird  ein  Teil  des  in  der 
Legierung  befindlichen  Alkalimetalls  in 
Aetzalkalicn  umgcwandelt.  Demzufolge 
fliessen  durch  das  Rohrstück  37  Aetznatron, 
leichtmetallarme  Legierung  und  Wasserstoff 
ind.asGcfass  12.  in  welchem  eine  Scheidung 
stattfindet.  Leichtmetallarme  Legierung  oder 
Blei  geht  durch  die  Rinnen  13  zurück  in  den 
Hauptofen,  um  dort  wiederum  als  Kathode 
zu  dienen  und  Natrium  aufzunehmen. 

W.asserstoff  geht  vom  oberen  Teil  des 
Gefasses  12  durch  die  Röhre  45  in  eine 
Röhre  22,  die  ihn  in  eine  Kammer  51  leitet, 
in  welche  auch  eine  Luftröhre  24  in  einer 
Düse  ausmündet.  Zur  Regelung  der  Luft- 
zufuhr durch  die  Röhre  24  dient  ein  V^entil  52. 

Das  W'asserstoffluftgemisch  verbrennt 
in  einem  Nebenofen  25,  in  welchem  das 
Salz,  das  im  Hauptofen  zersetzt  werden  soll, 
durch  eine  Oeffnung  53,  die  durch  einen 
beweglichen  Deckel  33  abgeschlossen  werden 
kann,  eingegeben  wird. 


Eine  Menge  Salz  wird  fortwährend  in 
dem  Kasten  28  über  dem  Nebenofen  bewahrt. 
Wenn  eruünscht,  kann  irgend  eine  event. 
automatische  Salzzuführungsvorrichtung  an 
Stelle  der  Oeffnung  53  und  deren  Deckel  33 
oder  in  Verbindung  mit  diesen  angewendet 
werden.  Verbrennungsprodukte  können  vom 
Ofen  durch  eine  Röhre  54  entweichen. 

Nachdem  das  Verfahren  in  vollem 
Gange  ist,  kann  geschmolzenes  Salz  aus  dem 
Nebenofen  25  durch  eine  Rinne  55  in  den 
unteren  Teil  des  Hauptofens  i emgelührt 
werden. 

Der  Inhalt  der  Vertiefung  44  kann  zu 
irgend  einer  beliebigen  Zeit  durch  Röhre  15 
entfernt  werden, 

Der  Inhalt  des  Ofens  i muss  in  flüssig 
geschmolzenem  Zustand  erhalten  werden. 
Die  hierzu  erforderliche  Hitze  wird  zweck- 
mässig durch  eine  passende  Intensität  des 
elektrischen  Stromes  erzeugt,  wodurch  die 
Anwendung  einer  grösseren  elektro- 
motorischen Kraft  notwendig  wird,  als  der 
der  blossen  Zersetzung  des  geschmolzenen 
.Salzes  entspricht. 

Das  nachstehend  erörterte  V'crfahren 
bezieht  sich  auf  die  Gewinnung  von 
.Aetzalkalicn  und  Halogengascn  durch  Be- 
handlung von  auf  elektrolytischen  Wege  her- 
gestellten Alkalimetalllegierungen  mit  Dampf 
und  bezweckt,  die  zur  Durchführung  des 
Prozesses  von  aussen  hinzuzuführende  Wärme- 
energie durch  Benutzung  der  Wiirmekiaft 
des  bei  dem  Verfahren  gebildeten  Wasser- 
stoffes nach  Möglichkeit  her,ibzusetzen.  Um 
die  Wärmeenergie  des  Prozesses  unter  Be- 
nutzung der  Heizkraft  des  Wasserstoffes  nach 
Möglichkeit  zusammenzuhalten,  wird  die  Ver- 
brennung des  bei  der  Durchführung  des 
Prozesses  frei  werdenden  Wasserstoffes  in 
einem  neben  dem  elektrolytischen  Zersetzungs- 
behälter für  das  Kochsalz  angeordneten  Ncben- 
schmelzofen,  welcher  mit  dem  Zersetzungs- 
behälter kommuniziert,  in  unmittelbarer  Be- 
rührung mit  dem  für  die  Elektrolyse  be- 
stimmten Salz  vorgenommen. 

Bei  dieser  Einrichtung  wird  die  Warme- 
kraft  des  Wasserstoffes  sofort  an  Ort  und 
Stelle  ausgenutzt  und  wieder  in  den  elektro- 
lytischen Zersetzungsbehälter,  in  welchem 
das  durch  Elektrolyse  zu  zersetzende  Salz 
ohnehin  im  geschmolzenen  Zustand  erhalten 
werden  muss,  übergeführt. 

Eine  dem  Verfahren  entsprechende  Ein- 
richtung zur  Gewinnung  von  Aetzalkalicn 
und  Halogengasen  ist  die  in  den  p'iguren 
80  bis  82  dargestclite  und  in  ihrem  Wesen 
bereits  beschriebene.  Die  Einrichtung  ent- 
spricht. abgesehen  von  der  Anordnung  des 
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Nebenofens  zum  Schmelzen  des  Salzes  durch 
eine  Wasserstoffflamme,  völlig  der  be- 
schriebenen. 

Die  Alkalimetalllegierung  wird  in  dem 
elektrolytischen  Ofen  erzeugt,  des.sen  Seitcn- 
wande  2 auf  einem  Boden  3 ruhen  und  der  nach 
oben  durch  einen  Hauptdeckel  4 mit  Durch- 
brechungen 5 für  den  Durchtritt  der  Anoden  6 
versehen  ist,  welche  letzteren  von  Neben- 
deckcln  7 behufs  völligen  Abschlusses  der 
Oeffnungen  5 umgeben  sind. 

Die  Oxydation  des  Alkalimetalles  der 
Legierung  erfolgt  in  dem  Kanal  ii,  der  in 
das  Gefäss  12  mündet,  aus  welchem  die 
Kanäle  13  nach  dem  elektrolytischen  Ofen 
zurückführen.  Dampf  ward  durch  eine  Röhre  1 7 
mit  Regulierventil  18  eingeleitet.  Die 
Scheidung  desAetzalkalis  von  deralkalimetall- 
armen  Legierung  erfolgt  in  dem  Gefäss  12, 
dessen  abnehmbarer  Deckel  14  auf  der 
Unterseite  eine  V'ertiefung  19  besitzt,  von 
welcher  eine  Röhre  20  nach  einem  Behälter  2 1 
fuhrt.  Die  Röhre  20  dient  zur  Ableitung 
des  während  des  Prozesses  gebildeten 
Aetzalkalis  und  Wasserstoffes. 

Vom'obercn  Teile  des  Gefässes  21  geht 
eine  Röhre  22  nach  dem  Brenner  23,  welcher 
auch  mit  einer  Luftröhre  24  in  Verbindung 
steht,  ungefähr  in  der  Art  eines  Knallgas- 
geblases, und  welche  im  vorliegenden  p'alle 
dazu  dient,  eine  kleine  Saugung  herzustellen, 
um  dem  Brenner  Wa.sscrstoff  zuzuführen. 
Ein  Hahn  kontrolliert  den  Brenner.  Der 
Brenner  23  ist  einem  kleinen  Nebenschmelz- 
raum 25  zugeordnet,  welcher  im  Mauerwerk 
des  Ofens  ausgespart  ist  und  welcher  mit 
dem  Ofen  i durch  einen  Kanal  26  in  Ver- 
bindung steht.  Der  Kanal  26  ist  zweck- 
mässig so  geneigt,  dass  das  Ende,  welches 
mit  dem  Hauptofen  in  V'erbindung  steht, 
immer  vom  Inhalt  des  lezteren  bedeckt  ist. 
Das  geschmolzene  Salz  im  Nebenofen  wird 
gewöhnlich  das  gleiche  Niveau  haben,  wie 
der  Inhalt  des  Hauptofens  l,  da  bei  jedem 


Steigen  des  Niveaus  im  Nebenofen  ein 
Zufluss  in  dem  Hauptofen  1 stattfindet. 
Eine  Röhre  27,  vom  oberen  Teile  des 
Nebenofens  ausgehend,  führt  die  Ver- 
brennungsgase ab. 

Das  Salz,  welches  im  Ofen  zersetzt 
werden  soll,  wird  von  einem  Behälter  28 
durch  eine  Schraube  29  in  eine  Röhre  30 
gebracht,  welche  nach  dem  Schmelzofen  25 
führt,  und  kann  d.ann  gleichmässig  im 
geschmolzenen  Zustand  dem  elektrolytischen 
Ofen  zugeführt  werden.  Eine  Riemscheibe  31 
auf  der  Welle  der  Schraube  29  wird  durch 
einen  Riemen  32  in  Bewegung  versetzt, 
welcher  letztere  seinerseits  durch  einen 
beliebigen  Motor  angetrieben  wird.  Ein 
Stöpsel  33,  welcher  in  ein  Loch  im  Deckel  4 
passt  und  nüt  einer  Handhabe  versehen  ist, 
die  über  die  Salzlage  10  hinausragt,  kann 
benutzt  werden,  um  Salz  unmittelbar  in  den 
Hauptofen  einfliessen  zu  lassen;  dadurch  ist 
eine  unabhängige  Salzzuführung  ermöglicht. 

Von  dem  oberen  Teile  des  Ofeninnern  1 
führt  ein  Kanal  34  durch  das  Mauerwerk; 
die.scr  steht  mit  einer  Röhre  35  in  V^er- 
bindung  und  dient  zum  Abiciten  des  bei 
der  elektrolytischen  Zersetzung  sich  bildenden 
Halogengases. 

Die  im  elektrolytischen  Ofen  gebildete 
Alkalimetalllegierung  wird  in  dem  Kanal  1 1 
durch  den  in  diesen  eingcleiteten  Dampf 
zersetzt.  Im  Gefäss  I2  scheidet  sich  das 
gebildete  Aetz.alkali  von  der  leichtmetall- 
armen Legierung  und  fliesst  zusammen  mit 
dem  freigewordenen  Wasserstoff  durch  die 
Röhre  20  nach  dem  Behälter  21  ab,  während 
die  alkalimetallarmc  Legierung  durch  die 
Kanäle  13  nach  dem  elektrolytischen  Ofen 
zurückfliesst. 

Der  W'asserstoft  strömt  aus  dem  Be- 
hälter 21  durch  das  Rohr  22  ab,  um  in  dem 
Nebenofen  25  verbrannt  zu  werden  und  zur 
Schmelzung  des  zur  Speisung  des  Haupt- 
ofens erforderlichen  S.alzes  zu  dienen. 


GEWINNUNG  VON  FERROSILICIUM  MITTELST  ELEKTRIZITÄT. 

Von  Gtislavc  Gin,  Ingcnieur-Elektrometallurge  in  Paris. 


Rolle  des  Siliciums  bei  Bessemerprocess. 

Die  Gewinnung  des  .schmiedbaren  Eisens 
nach  dem  Bessemerverfahren  beruht  be- 
kanntlich auf  der  Oxydation  der  im  ge- 
schmolzenen Roheisen  enthaltenen  diversen 
fremden  Bestandteile  mittels  Luft,  welche 


durch  das  Roheisen  hindurchgeblasen  wird. 
Unter  der  Einwirkung  der  Luft  wird  zunäch.st 
das  Silicium  oxydiert,  dann  succesive  das 
Mangan,  Eisen  und  Koiilenstoff,  endlich  der 
Phosphor,  den  man  vermittelst  zXetzkalk  oder 
basischer  Stoffe,  die  als  Futter  verwendet 
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oder  als  Zuschlag  in  das  Bad  eingetragen 
werden,  abscheidet. 

Die  O.'cydation  des  Siliciums  giebt  Kiesel- 
erde, die  sich  mit  den  Eisen-  und  Mangan- 
oxyden  zu  einem  schmelzbaren  Silikat  oder 
Schlacke  vereinigt.  Die  erste  Wirkung  des 
Siliciums  (zu  der  in  gleicher  Wei.se  das 
Mangan  beitragt)  besteht  also  darin,  dass 
es  das  gebildete  Eisenoxyd  hindert,  in  Lösung 
zu  bleiben  und  ein  technisch  nicht  verwend- 
bares Eisen  zu  geben.  Aber  die  wichtigste 
Bedeutung  luat  das  Silicium  für  den  Bessemer- 
prozess durch  die  grosse  Wärmemenge, 
welche  bei  seiner  Oxydation  frei  wird  und, 
ohne  I lilfe  anderen  Brennmaterials,  hinreicht, 
das  Metallbad  flüssig  zu  erhalten.  i%  Sili- 
cium im  Roheisen  entwickelt  bei  seiner  Ver- 
brennung 7830  Kalorien,  welche  insgesamt 
in  dem  Bade  bleiben  und  imstande  sind, 
die  Temperatur  desselben  um  300”  zu  er- 
höhen, während  durch  die  Oxydation  von 
O j Kohlenstoff  nur  2473  Calorien  entwickelt 
werden,  die  grösstenteils,  ohne  die  Tem- 
peratur des  Bades  in  merkbarer  Weise  zu 
ändern,  mit  der  gasförmigen  V'erbrennungs- 
produktion  entweichen. 

Aus  diesem  Grunde  eignet  sich  das 
weisse  Roheisen,  welches  den  Kohlenstoff 
gänzlich  in  gebundenem  Zustande  enthält, 
schlecht  für  den  Bessemerprozess,  man  macht 
cs  dazu  geeignet,  indem  man  es  mit  Ferro- 
silicium  vermengt. 

Bedeutung  des  Siliciums  beim  Gusseisen. 

Im  Jahre  1885  hat  Turner,  als  er 
wachsende  Mengen  Silicium  zu  wenig  ge- 
kohltem Gusseisen  hinzuthat,  gefunden,  dass 
bei  gleichen  Verhaltnismcngen  von  Kohlen- 
stoff das  Silicium  dem  Gus.seisen  in  Dosis 
von  i“/„  die  grösste  rückwirkende  Festigkeit 
und  in  der  Dosis  von  z*/,  die  grösste  Zug- 
festigkeit verleiht. 

Unter  Anwendung  der  Beobachtungen 
von  Turner  ist  es  Wood  & Stad  gelungen, 
graues  Gusseisen  durch  direkte  Umwandlung 
aus  weissem  Roheisen  vermittelst  passender 
Zusätze  von  Silicium  herzustellen. 

In  Frankreich  hatte  zuerst  Gautier  den 
Gedanken,  dass  Ferrosilicium  mit  dem  ge- 
wöhnlichen weissen  Roheisen  durch  direkte 
Verschmelzung  im  Kupolofen  zu  vereinigen 

Verwendung  des  Siliciums  fOr  Stahl. 

Man  hat  lange  geglaubt,  dass  das  Silicium 
den  Stahl  brüchig  macht,  aber  man  hat  seit- 
her erkannt,  dass  diese  V'ergrösserung  der 
Sprödigkeit  nur  eintritt,  wenn  Kohlenstoff 
dabei  im  Uebermass  vorhanden  ist. 

Unter  bestimmten  Bedingungen  verleiht 
es  im  Gegenteil  eine  vermehrte  Festigkeit 


und  grössere  Härte  und  man  benutzt  gegen- 
wärtig das  Ferrosilicium  zur  Herstellung  ge- 
wisser Stahlsorten,  die  im  Flammofen  oder 
in  der  Bessemerbirne  erhalten  werden. 

Betrachtung  der  ln  der  industriellen 
Eisenlegierung  enthaltenen  Sillelumver- 
blndungen. 

Je  reicher  ein  F'errosilicium  an  Silicium 
ist,  um  so  kräftiger  und  vollkommener  ist 
seine  Wirkung,  und  dieser  Umstand  erklärt, 
dass  man  seit  Beginn  der  elektrischen  Her- 
stellung des  Ferrosiliciums  sich  bemüht  hat, 
Legierungen  mit  einem  so  hohen  Gehalt  wie 
möglich  herzustellen. 

Diese  Notwendigkeit,  siliciumreichc 
Legierungen  zu  fabrizieren,  hat  uns  veran- 
lasst, nicht  nur  die  Konstitution  dieser  Zu- 
sammensetzungen, sondern  auch  die  ge- 
werblichen Mittel  ihrer  Hcrstellungzu  studieren. 
Die  Ergebnisse  unserer  Beobachtungen  und 
ziemlich  lange  erstreckten  Fabrikationsver- 
.suche  haben  wir  in  der  nachstehenden  Ab- 
handlung zusammengestellt  mit  dem  einzigen 
Zwecke,  die  Entwickelung  eines  intwessanten 
Zweiges  der  elektrometallurgischen  Industrie 
zu  fördern. 

Slllolumverbtndungen  des  Elsens. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  als  Silicide 
des  Eisens,  deren  Vorkommen  möglich  er- 
scheint. 


Siliciom 

Ellen 

/Fe 
Fe  = Si  1 

Fe 

Fe,  Si 

14,286 

85.714 

Fe  = Si  = Fe 

F'e,  Si 

20 

So 

Fe  ' 
Si  = Si 
1 1 

Fe,  Si, 

25 

75 

Fe  — Fe 

/ Fe  \ 
Si  = Si 
\Fe  ^ 

I-'e,  Si, 

33>333 

66,667 

Fe  \ 
Si  ~Si 

Fe  Si, 

50 

50 

I.  Fe,  Si.  — dieses  Silicid  ist  nicht 
studiert  worden,  und  sein  Vorkommen  ist 
nicht  gewiss.  Es  scheint  gleichzeitig  mit 
dem  Silicid  Fe,  Si  in  dem  10  proc.  Ferro- 
silicium vorhanden  zu  sein,  d.as  im  Hoch- 
ofen gebildet  wird. 
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3.  Fe,  Si.  — Dieses  Silicid  ist  von  Hahn 
iin  amor])hen  und  von  Moissan*)  im 
krystallierten  Zustande  dargestellt  worden. 

Moissan  hat  es  im  elektrischen  Ofen 
durch  direkte  Einwirkung  von  krystallisiertem 
Silicium  auf  Eisen  und  Eisenoxyd  erhalten. 

Physikalische  Eigenschaften.  Das 
Silicid  Fe,  Si  krystallisiert  in  glänzenden 
Prismen,  welche  Metallglanz  haben  und  deren 
Farbe  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  der 
des  Silbers  hat;  es  ist  leichter  schmelzbar 
als  Eisen. 

Chemische  Itigcnschaften.  Es  wird 
nicht  von  Schwefelsäure  und  Salpetersäure, 
in  fein  zerriebenem  Zustande  von  Chlor 
wasserstoffsäure  langsam  angegriffen.  Königs- 
wasser löst  es  ein  wenig  schneller  unter 
Bildung  von  Silicium,  F'luorwasserstoffsäure 
greift  es  energisch  an. 

Bei  lebhafter  Rotglut  wird  es  von  einem 
Chlorwasserstoff-  oder  Chlorstrom  ange- 
griffen. 

Bei  Gegenwart  einer  konzentrierten  und 
kochenden  Lauge  von  Aetznatron  bildet  sich 
Natriumsilikat  und  Eiseno.xyd,  welches  in 
der  Flüssigkeit  suspendiert  bleibt. 

Lebeau’)  hat  dieses  Silicid  in  ge- 
zackten Krystallen  isoliert,  indem  er  eine 
Mischung  von  einem  Teil  Eisen  und  zwei 
Teilen  technischen  Kiipfersilicids  mit  lo*/, 
Silicium  in  einem  Tiegel  von  ausgefuttertem 
Porzellan  innerhalb  eines  Doul  ton 'sehen 
Tiegels  in  einem  Windofen  behandelte.  Er- 
hitzt man  mehrere  Stunden  lang  bei  einer 
erhöhten  Temperatur,  so  erhält  man  einen 
geschmolzenen  Bodensatz,  aus  dem  man  die 
Silicidkrj’stalle  durch  Auflösung  des  über- 
schüssigen Kupfers  und  Eisens  mittels 
IO  procentiger  liilpetersäure  erhält. 

Das  Silicid  Fe,  Si  ist  von  Carnot  und 
Gontal  aus  dem  im  Hochofen  gebildeten 
Ferrosilicium  i.soliert  worden. 

Lebeau  hat  es  ebenfalls  in  den  Proben 
von  Ferrosilicium  gefunden,  das  Korda, 
Chef  der  elektrischen  Abteilung  der  Com- 
pagnie de  Fives- Lille,  im  elektrischen  Ofen 
hergestellt  hat. 

3-  Fe,  Si,.  — Dieses  Silicid,  welches 
25°, ’o  Silicium  enthält,  ist  von  Valton  1871 
im  Labonatorium  der  P'abrik  zu  Terrenoire 
dargestellt  worden,  indem  er  im  Tiegel  eine 
Mischung  von  gepulvertem  Quarz,  Gusseisen- 
Feilspänen  und  Holzkohle  zusammenschmolz. 

Es  ist  darauf  auch  von  Chalmot’)  auf- 
merksam gemacht  worden  bei  den  F'erro- 

Complck  rcDdus  1S95. 

*)  Comptes  reodut.  1900. 

*)  MoDilcur  QuciDCTille.  X899. 


siliciumsorten,  dievon  der  Willson  Aluminium- 
Compagnie  in  der  Fabrik  von  Holcomb 
Rock  fabriziert  worden  sind. 

Ich  .selbst  h.abe  es  1899  in  ziemlich 
beträchtlicher  Menge  darstellen  können  und 
fabriziere  es  laufend  in  der  Fabrik  zu  Meran 
(Oesterreich-Tirol). 

Es  tritt  in  Gestalt  von  tetraedrischen 
Krystallen  auf,  deren  Kanten  zu  grossen 
Seitenflächen  abgestumpft  sind,  von  der 
Weis.se  eines  etwas  grauen  Silbers,  ist  wenig 
zerbrechlich  und  ritzt  Glas;  sein  spezifisches 
Gewicht  ist  ca.  6,7. 

Es  wird  von  den  Säuren,  ausser  von 
Fluorwasserstoffsäure  nicht  angegriften;  Chlor 
und  Chlorwasscrstoflsäure  greifen  cs  bei 
lebhafter  Rotglut  an.  Bei  der  Temperatur, 
in  der  sich  Calciumcarbid  bildet,  disso- 
ciiert  es  sich,  indem  es  Fe,  Si  und  Silicium, 
das  sich  verflüchtigt,  ergiebt. 

4.  Fe,  Si,  — dieses  Silicid  ist  in 
krystallisiertem  Zustande  von  Frdmy  er- 
halten, als  er  bei  Rotglut  die  Reduktion 
von  Chlorsilicium  durch  Eisen  vornahm. 

Das  Silicid  tritt  auf  in  Gestalt  von 
tetraedrischen  Krystallen  mit  der  weissen 
Farbe  eines  gelblichen  Silbers.  Es  ist  in 
den  Säuren  mit  Au.snahme  von  Chlorwasscr- 
stoffshurc  unlöslich  und  wird  von  ge- 
schmolzenen Kalium  angegriffen. 

5.  Fe  Si,  — Dieses  Silicid  ist  das 
reichste,  welches  erhalten  worden  ist;  es 
enthält  50*/„  Silicium.  Es  ist  zuer.st  von 
Hahn')  dargestellt  worden. 

Auch  von  Chalmot  ist  darauf  auf- 
merksam gemacht  worden.  Ich  habe  cs  in 
krystallisiertem  Zustande  zu  Beginn  des 
Jahres  19c»  dargestellt,  indessen  bisher  noch 
nicht  Zeit  gehabt,  es  vollständig  zu  studieren. 
Aber  ich  habe  bereits  festgestellt,  dass  es 
.sich  nur  bei  einer  verhältnismässig  niedrigen 
Temperatur  hcrstellen  lässt.  Bei  der  Tempe- 
ratur des  Caliumcarbidofens  dissociiert  cs 
.sich  und  verliert  durch  Verflüchtigung  •/, 
seines  Siliciumgchaltes,  wobei  das  Silicid 
P'e,  Si  zurtickbleibt.  Aus  diesem  Grunde 
hat  auch  Moissan  sein  Vorkommen  nicht 
feststellen  können.  Auch  Lebeau  hat  es 
nicht  durch  Einwirkung  von  Eisen  auf 
Kupfcrsilicid  dar.stellen  können,  weil  sich 
dabei  ein  mit  der  Bildung  von  Fe,  Si  un- 
vereinbares chemisches  Gleichgewicht  er- 
giebt.  Wenn  man  nämlich  das  Silicid  Fe  Si, 
in  Kupfer  schmelzen  lässt,  zersetzt  sich  das 
siliciumreiche  FeSi,,  wobei  sich  P'e,  Si 
bildet  und  das  freigewordenc  Silicium  sich 
mit  dem  Kupfer  vereinigt. 

')  Add.  d.  Chem.  u.  Phj».  CXXIX. 


Digitized  by  Google 


'5' 


H,EKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heit  7 


Um  zu  resümieren,  so  ist  das  Vor- 
kommen des  Silicids  Fe,  Si  nicht  einwands- 
frei nachgewiesen,  man  kennt  bestimmt  nur 
die  Verbindungen  Fe,  Si,  Fe,  Si,  F'e,  Si,. 
Fe  Si,.  Vielleicht  wird  man  auch  durch 
eine  genauere  Untersuchung  noch  dazu 
kommen,  aus  dieser  Aufstellung  das  Silicid 
Fe,  Si,  fortzula-ssen,  welches  möglicherweise 
nur  die  isomorphe  Zusammensetzung 
2 Fe,  Si  -j-  F'e,  Si,  = 2 Fcj  Si, 

i.st. 

Obgleich  die  Eigenschaften  der  einzelnen 
Silicide  des  ICisens  wenig  verschieden  sind, 
kann  man  sie  allgemein  durch  die  folgenden 
Ergebnisse  charakterisieren. 

Hei  hoher  Temperatur  i.st  das  Moissan- 
sehe  Silicid  Fe,  Si  am  besUindigsten;  die 
übrigen  Fcrrosilicium-Verbindungen  disso- 
ciieren  sich  bei  einer  erhöhten  Temperatur, 
und  zwar  ist,  je  beträchtlicher  der  Gehalt 
an  Silicium  ist,  hierzu  um  so  geringere 
Temperaturerhöhung  erforderlich. 

Uas  spezifische  Gewicht  nimmt  mit 
dem  Gehalt  an  Silicium  ab. 

Die  Härte  des  lo  procentigen  Ferro- 
siliciums  i.st  geringer  als  5,  die  von  F'e,  Si 
nahezu  6,  die  von  F'e,  Si,  gleich  7. 

Der  Schmelzpunkt  erhöht  sich  mit  dem 
Gehalt  an  Silicium.  Nach  Osmond  ist  die 
Schmelztemperatur  des  10  procentigen  F'erro- 
siheiums  1130“.  Das  50  procentige  Silicid 
schmilzt  nicht  bei  einer  Temperatur  unter 
1400'. 

Die  niederen  Silicide  sind  magnetisch; 
ihre  magnetische  Empfindlichkeit  nimmt  ab, 
wenn  ihr  Gehalt  an  Silicium  wächst;  sic  ist 
sehr  schwach  für  F'e,  Si,  und  für  I-'e  Si, 
gleich  Null.  F'ür  die  weniger  siliciumrcichen 
Zusammensetzungen  ist  die  Proportionalität 
hinreichend,  um  annähernd  den  Gehalt  eines 
pulveri.sierten  F'errosiliciums  durch  einfache 
Untersuchung  mit  einem  Magnet  schätzen 
zu  können. 

Dieses  Verfahren  zur  schnellen  Hc- 
stimmung  des  Mengenverhältnisses  ist  von 
Laforcst,  Chemiker  im  Laboratorium  der 
Meraner  Fabrik,  ersonnen  worden. 

Er  hat  festgestellt,  dass  ein  bestimmter 
Magnet  von  einem  15  procentigen  F'erro- 
silicium  75  g,  von  einer  anderen  25  procen- 
tigen Legierung  nur  10  g hebt.  Bei  30*’/o 
hebt  der  Magnet  nichts  mehr. 

Es  genügt  daher  einen  Magnet  zu 
tarieren,  indem  man  seine  Tragkraft  für 
Legierungen  von  bekannter  Zusammen- 
setzung bestimmt,  um  für  die  in  einer  F'abrik 
zu  bewirkenden  Klassierungen  ein  schnelles 
und  hinreichend  genaues  Untersuchungs- 
mittcl  zur  Verfügung  zu  haben. 


TechnlseheHerstellung  des  Ferrosiliclutns. 

Die  F'abrikation  des  Ferrosiliciums  in 
der  F'abrik  zu  Meran  ist  unter  der  ge- 
schickten Leitung  Rancon’s  begonnen 
worden,  indem  man  zunächst  soweit  als 
möglich  die  Zustände  der  F'abrikation  ini 
Hochofen  herstellte. 

In  den  steiermärkischen  Hochöfen  ver- 
wendet man  folgende  Mischung; 

Zerkleinertes  Fhsen  looo  kg 

Quarz  410  » 

Coaks  940  > 

F'ür  die  elektrische  Herstellung  haben 
wir  folgende  Verhältnismengen  benutzt: 
Zerkleinertes  Fiisen  1000  kg 

Quarz  4 1 o > 

Coaks  398  > 

Die  Rohstoffe  zeigten  folgende  Zu- 
sammensetzung. 

1.  Zerkleinertes  Eisen: 

Fe  71.90% 

F'lüchtige  Stoffe  (Wasser, 

F'ett,  Teer  etc.)  4.8o"/„ 

S.auerstoff  und  quantitativ 
nicht  be.stimmtc  Bestand- 
teile 23,30*/, 

2.  Quarz 

SiO,  91.30*. 

Verschiedenes  8,70*/, 

3.  Coaks 

Gesamter  Kohlenstoff  63.90*/, 

F'euchtigkcit  19.65*/, 

Asche  16,4  5 *|', 

Die  Inbetriebsetzung  des  Ofens  ist  sehr 
leicht  gewesen  und  der  normale  Betrieb 
nach  ungefähr  einer  halben  Stunde  erreicht 
worden. 

Die  F'nergiedichtc  im  normalen  Be- 
triebe w'ar  70  Watt  auf  1 qcm. 

D.as  Giessen  fand  normal  15  Stunden 
lang  statt  und  die  Produktion  von  Ferro- 
silicium  betrug  776  kg,  W'as  eine  Ausbeute 
von  1240  kg  für  den  Ofen  innerhalb 
24  Stunden  oder  200  g für  eine  Kilow,att- 
stunde  bedeutet. 

Die  Ausbeute  an  Silicium  betrug  80°/,. 

Analyse  des  Ferrosillclams. 

Silicium  21,45% 

Eisen  77.50*, 

Quantitativ  nicht  bestimmt  1.05*  , 
Der  Gestehungspreis  setzte  sich  wie 
folgt  zusammen: 

Gestehungspreis  für  1 t Ferroslllclum. 

Fllektrische  Energie  31  fr, 

Löhne  1 5 • 
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a)  Zerkleinertes  Eisen 

36  fr. 

Roh-  b)  Quarz 

9 » 

Stoffe  <i)  Coaks 

29  > 

d)  Elektroden 

24  . 

Unterhaltung  und  Reparaturen 

13  » 

Abschreibungen 

20  > 

Diverse  Unkosten 

23  • 

Insgesamt  200  fr. 

Nach  diesen  ersten  Fabrikationsver- 
suchen haben  wir  Ferrosiliciumsorten  von 
höherem  Gehalt  leicht  erhalten,  indem  wir 
progressiv  das  Mengenverhältnis  des  Quarzes 
vergrösserten  und  in  umgekehrtem  Sinne 
die  Stromdichtc  änderten.  Unter  den  besten 
zu  dem  vorhandenen  Material  passenden 
Arbeitsbedingungen  hat  die  Ausbeute  an 
Silicium  Sj’jo  erreicht  und  der  Gestehungs- 
preis  hat  sich  nicht  erhöht  trotz  der  Ver- 
grösserung  des  Siliciumgchalts. 

Unter  diesen  Umständen  bietet  die 
Fabrikation  der  siliciumreichen  Legierungen 
grösseren  Nutzen  als  die  der  Legierungen 
mit  mittlerem  Gehalt,  denn  der  Verkaufs- 
preis wächst  mit  dem  Frocentsatz  des 
Siliciums. 

In  Oesterreich  beträgt  der  Grundpreis  für 
das  IO  procentige  Ferrosilicium  200  Kronen, 
die  höheren  Procente  werden  nach  einem 
Tarif  bezahlt,  der  mit  dem  höheren  Gehalt 
wächst. 

In  Frankreich,  wo  die  Hochöfen  eine 
bestimmte  Menge  von  10  procentigem  Ferro- 
silicium erzeugen,  wie  die  siliciumärmeren 
Legierungen  ein  wenig  wohlfeiler  bezahlt, 
aber  dafür  ist  der  Preis  der  siliciumreichen 
Legierungen,  welche  man  von  England  be- 
zieht, höher. 

Man  kann  rechnen: 

IO  procentiges  Forrosilicium  kostet  180  fr. 
25  > > • 300  >, 

so  dass  zwischen  10  und  25“;„  jedes  hinzu- 
kommende Procent  sich  auf  8 fr.  stellt;  über 
25“/j  wird  es  mit  10  bis  12  fr.  bezahlt. 

Direkte  Herstellung:  mit  Hille  der  klesel- 
haltig:en  Eisenerze. 

In  Meran  haben  wir  die  Fabrikation 
mit  zerkleinertem  Eisen  unternommen,  um 
an  Energie  und  dem  für  die  Reduktion  der 
Erze  erforderlichen  Coaks  zu  sparen. 

In  Wirklichkeit  ist  diese  Ersparnis  ziem- 
lich illusori.sch,  und  wenn  die  elektrische 


h.nergie  nicht  zu  teuer  ist  und  man  arme 
Erze  zur  Hand  hat,  kommt  cs  auf  dasselbe 
hinaus,  direkt  mit  den  Erzen  zu  arbeiten. 

Ich  habe  diese  Herstellungsweise  in 
einer  anderen  Fabrik,  welche  Erze  von  fast 
gar  keinem  metallurgischen  VV'ert  zur  Ver- 
fügung hatte,  eingerichtet. 

Die  Rohmaterialien  zeigten  folgende  Zu- 


sammensetzung: 
a)  Erz: 

Eisenoxyd 

59.2% 

Manganoxydul 

2,1% 

Silicium 

24,6 

Gebundenes  und  hygro- 

skopisches  Wasser 

14.7% 

Diverse 

9.4’/. 

b)  Quarzsand: 

Silicium 

93.7 ’/o 

Diverse 

2.1% 

Feuchtigkeit 

4,2% 

c)  Coaks: 

Kohlenstoff 

7«.9"  0 

.^sche 

11,3% 

Feuchtigkeit  9,8  “io- 

Man  behandelte  eine  Mischung,  die  aus 
nachfolgenden  Mengenverhältnissen  herge- 
stellt war: 

Eisenerz  1800  kg 

Quarzsand  420  kg 

Coaks  720  kg. 

Die  vorstehenden  Gewichte  entsprechen 
der  Herstellung  von  i t Ferrosilicium  und 
können  durch  die  folgende  Formel  aus- 

gedrückt werden: 

13580  SiO,  + 6660  FejO,  -f-  47200  C. 

Das  hergestellte  Produkt  enthielt  per 
Tonne ; 

10920  Si  -|-  12200  Fe. 

Die  Ausbeute  betrug  daher  für  das 
Silicium  80  ’ „ und  für  das  Eisen  91,7  •/„; 
das  Mangan  wurde  beinahe  gänzlich  ver- 
flüchtigt. 

Berechnung  der  aufgewendeten  Energrle. 

Wir  wollen  die  Wärmemengen,  welche 
sowohl  für  die  Vorwärmung  und  Schmelzung 
der  Rohstofle,  wie  für  die  Vertreibung  der 
Feuchtigkeit  und  die  chemischen  Reaktionen 
verbraucht  werden,  berechnen,  indem  wir 
annehmen,  dass  diese  sich  bei  einer  Betriebs- 
temperatur von  2000°  vollziehen. 

Der  Vorgang  wird  durch  folgende 
Gleichung  bezeichnet: 


135S0  SiO,  -j-  66O0  Fc.jO|  47140  C -f'  19000  11,0  Diverse 
= 10920  Si  -j-  12230  Fe  -|-  2660  Si  -|-  1090  Fe  -j-  19000  11,0  -[-  47  140  CO  -f-  Diverse 

P'errosilicium  Verflüchtigte  Stoffe. 

Zur  grös-seren  Be<|uemlichkeit  für  die  unter  der  Bezeichnung  >Diverse«  enthaltenen 
Rechnungen  wollen  wir  annchmen,  dass  die  Stoffe,  deren  Gesamtgewicht  ca.  259  kg  be- 
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trägt,  durch  4300  Siliciumnioleküle  repräsen- 
tiert werden.  Diese  Voraussetzung  kann  das 
Kndresullat  nicht  we.sentlich  abändern  und 

Vorwärmung  von  i7H8oSiO,  . . 

» » 6660  l'CjO, . . 

» » 47 I 40  C . . . 

Schmelzuiigswärnie 

Verfluchtigungswärme 

Reduzierungswärme  für  13  580  SiOj 

» » 6660  KejO, 

Verdampfungswärme  > 19000  HjO 


gestattet  uns  folgende  Aufstellung  der  ver- 
brauchten Caloricn  zu  machen. 

17880.0. 01 135 -2000  = 40587603!. 

6660.0. 0257  .2000=  342324  > 

47140.0,005  .2000=  471400  > 

X > 

y 

. . . 13 580. 179,6  = 2438968  » 

. . . 6660.195,6=1302696  » 

. . ■ igooQ.  10.9  = 200800  » 

Insgesamt  . . . 51^12064  Cal. 


Hiervon  sind  abzuziehen: 

Bildungswarme  von  4714O  CO 47140.  29,4=  1385916  > 

> > SijKe, . z > 

Gesamtbetrag  der  verbrauchten  Warme  Q = (x  -i-  y — z)  -j-  3776  148  Cal. 


Um  zu  einer  ersten  Annäherung  zu  ge- 
langen und,  weil  wir  die  Grossen  x,  y,  z 
nicht  kennen,  wollen  wir  Q gleichäoooooocal. 
setzen. 

Die.sc  Wärmemenge  entspricht  4632  Kilo- 
wattstunden. Die  technische  I ler.stellung  hat 
nun  thatsächlich  6200  Kilowattstunden  er- 
fordert. Also  ergiebt  sich  daraus,  wenn 
man  die  vorstehende  Schatzung  als  genügend 
angenähert  betrachtet,  dass  die  technische 

Lei.stung  des  Ofens  gleich  ist  = 7 5 ”/i> '> 

dies  ist  ein  annehmbarer  Wirkungsgrad,  wenn 
auch  zugegeben  ist,  dass  er  noch  ver- 
besserungsfahig  ist. 

Wir  werden  nachher  sehen,  da.ss  die 
direkte  Herstellung  mit  Hilfe  von  Krzen 
ebenso  wie  die  l-'abrikation  aus  Eisenstücken 
zu  einem  zu  hohen  Gestehungspreise  führen, 
den  man  durch  die  Verwendung  der  metal- 
lurgischen Schlacken  als  Rohstoffe  für  Eisen- 
legierungen, auf  welche  ich  gekommen  bin, 
verringern  kann. 

Herstellung  des  Ferroslllclums  mit  metal- 
lurgischen Schlacken. 

Die  Schlackenabfällc  bei  der  Eisen- 
gewinnung enthalten  neben  einer  gewissen 
Gewichtsmenge  Eisen  fast  die  gesamte 
Menge  der  Elemente,  welche  mehr  o.\>-dier- 
bar  sind  als  Eisen,  und  namentlich  Silicium, 
Titan,  I-irdalkalimetalle,  sowie  Mangan,  welche 
bereits  vorher  vorhanden  waren  oder  während 
der  Gewinnung  eingeführt  wurden. 

Wenn  man  diese  Elemente  regeneriert, 
kann  man  daher  mit  Nebenprodukten,  deren 
Wert  gegenwärtig  Null  ist,  Legierungen 
wiederherstellen,  die  für  einen  neuen  Affi- 
nierungsprozess dienen  können. 

Uebrigens  muss  man  berücksichtigen, 
dass  das  Eisen  und  Mangan,  welches  in  der 


Schlacke  enthalten  ist,  sich  in  dem  Zustande 
der  untersten  Oxydationsstufe  befinden,  ihre 
Reduktion  also  weniger  Kohle  und  Energie- 
.aufwand  erfordert  als  diejenige  der  Erze, 
in  welchen  sich  diese  Metalle  in  hoher 
oxydiertem  Zustande  befinden. 

Ueberdies  spart  man  noch  die  Calorien, 
die  für  die  V'erdampfung  des  gebundenen 
oder  hj.groskopischcn  Wa.ssers  der  Erze  er- 
lordcrlich  sind,  da  Wasser  in  dem  aut 
feurigem  Wege  erhaltenen  Schlacken  nicht 
vorhanden  .sein  kann.  Endlich  — und  dies 
ist  ein  Punkt  von  besonderer  Wichtigkeit  — 
enthalten  die  saueren  Schlacken  der  Be.ssemer- 
oder  Martinöfen  wenig  oder  keinen  Phos- 
phor, und  dieser  Umstand  gestattet  die  Her- 
stellung von  Eisenlegierungen,  welche  selbst 
nur  ganz  unbedeutende  Mengen  davon  ent- 
halten und  d.aher  für  die  metallurgischen 
Operationen  hervorragend  geeignet  sind. 

W’cnn  man  die  früheren  Verwendungen 
der  metallurgischen  Schlacken  prüft,  findet 
man,  dass  sie  überhaupt  nur  fUr  die  Eisen- 
fabrikation benutzt  worden  sind.  So  hat 
man  die  aus  den  früheren  Verhüttungen 
stammenden  Schlacken  im  Frischherd  wieder 
verwenden  können;  man  benutzt  auch 
phosphorhaltige  Schlacken  aus  dem  Puddel- 
ofen mit  Vorteil  im  Thomasverfahren. 

Allgemein  kann  man  bemerken,  dass 
diese  Wiederverwendung  der  Schlacken  im 
Hochofen  nur  nach  einem  vorgängigen 
Rösten,  wobei  das  Eisen  möglichst  hoch 
oxydiert  und  das  Silicium  freigemacht  wird, 
statthaben  darf.  Denn  die  Verbindung  der 
Metalloxyde  mit  dem  Silicium  macht  sie  un- 
empfindlich für  die  Wirkung  der  reduzieren- 
den Gase,  und  ihr  Gebrauch  ist,  wie  eben 
gesagt,  erst  möglich,  nachdem  durch  Seigern 
und  llöhero.\ydieren  eine  Trennung  erlolgt 
ist,  die  ein  wirkliches  Eisenerz  wiederher- 
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stellt,  das  man  absondert,  um  es  in  die 
Fabrikation  wieder  liineinzunehmen. 

Eisenlegierungen  mit  den  Hilfsmitteln  der 
gewöhnlichen  Metallurgie  mittels  Schlacken 
direkt  herzustellen,  ist  nicht  gelungen;  das 
Haupthindernis  besteht,  wie  eben  bemerkt, 
in  der  Schwierigkeit,  die  Metalle  allein  durch 
die  Einwirkung  der  reduzierenden  Gase  des 
Hochofens  zu  sondern.  Dagegen  ist  die 
Keduktion  der  Schlacken  mittels  des 
elektrischen  Ofens  sehr  leicht  auszuführen 
und  beseitigt  den  angegebenen  Nachteil. 

Die  neue  Ausnutzung  dieser  Neben- 
produkte hat  daher  ein  technisch  wichtiges 
Ergebnis,  welches  sich  wie  folgt,  resümieren 
lässt; 

1.  Henutzung  eines  Abfallproduk- 
tes von  keinem  Werte  für  die 
Herstellung  eines  Fabrikations- 
produktes von  bedeutendem 
Werte. 

2.  Bemerkenswerte  Ersparnis  an 
den  Kosten  für  Energie  und 
reduzierender  Kohle  infolge 
des  geringeren  0.\ydations- 
grades  der  Metalle,  welche  in 
der  gleichen  Zeit  wie  das  Sili 
cium  reduziert  werden. 

3.  Möglichkeit,  fast  phosphorfreie 
Eisenlegierungen  herzustellen, 
was  einen  sehr  grossen  F'ort- 
schritt  gegenüber  den  früheren 
Verfahren  bedeutet. 

Diese  letzte  Frage  hat  eine  sehr  grosse 


Bedeutung  in  kommerzieller  Hinsicht.  Denn 
die  .^bnchmer  bestimmen  als  höchste  Grenz- 
werte für  den  l’hosphorgehalt  0,15  beim 
Ferrosiliciura  und  0,075  beim  Silicospiegel. 
Es  ist  aber  eine  bekannte  Thatsache,  d.ass 
in  den  Fabriken,  welche  gegenwärtig  diese 
Fäsenlcgierungen  im  elektrischen  Ofen  her- 
steilen, gewisse  Lieferungen  zu  Reklama- 
tionen und  Streitigkeiten  Anlass  gegeben 
haben,  welche  sich  jedenfalls  in  Zukunft  er- 
neuern werden,  denn  die  Anforderungen  der 
Metallui^ie  werden  gewiss  mit  der  Zahl  der 
l’roduzenten  sich  steigern. 

Die  Herstellung  des  Ferrosiliciums  und 
des  Silicospiegels  mittels  metallurgi.scher 
Schlacke  ist  mir  zuerst  gelungen,  und  ich 
habe  sie  patentieren  las.sen.  Meine  aus- 
gedehntesten Versuche  haben  sich  mit  den 
sauren  Endschlacken  des  Martinofens  be- 
schäftigt. 

Herstellung:  mittels  Martin-Schlacken. 

Folgende  Ergebnisse  sind  bei  der  erst- 
maligen Fabrikation  erzielt  worden. 

ifie  benutzten  Schlacken  stammten  aus 
einem  Ofen,  der  Schmiedeeisen  mit  0,13% 
Kohlenstoff  lieferte,  und  hatten  nachstehende 
Zusammensetzung: 

SiO,  50,42 

AljOj  2,26 

l'cO  34.'0",« 

CaO,  MgO  und  Diverses  3,30  “ , 

Diese  Schlacke  halte  also  pro  Tonne 
folgende  Zusammensetzung: 


8200  SiO,  -j-  220  Al,0,  -f-  6100  FeO  -j-  1800  MnO  Goo  CaO, 


(wobei  angenommen  ist,  dass  Stoft'e  der 
letzten  Rubrik  .ausschliesslich  aus  Kalk  be- 
.stehen). 

Die  zur  Herstellung  von  i t Ferrosilicium 
erforderliche  Mischung  war  zusammengesetzt 
aus: 

Martin-Schlacken  1680  kg 

Koks  mit  80  •/,  Kohlenstoff  600  kg 
Die  ersten  Abstiche  ergaben  F'errosili- 
cium  mit  23,8  • , Silicium,  später  nahm  der 
Gehalt  allmählich  zu.  Die  Durchschnitts- 
analyse der  gesamten,  vor  dem  Verpacken 
in  Fa.sscr  zerstos.senen  und  vermengten  Pro- 
duktion war: 


Silicium  29,64  % 

Eisen  53-/0  ° q 

Mangan  13,18”, 

Kohlenstoft  0,52  “ , 

Diverses  und  nicht  Bestimmtes  2.96  •/, 

Insgesamt  100.00  ” , 

Diese  Zusammensetzung  entspricht  der 
Formel 


10600  Si  -f-  9600  Fe  -f-  2400  Mn 
d.  h.  sie  enthält  etwas  weniger  Silicium,  als 
nach  der  Formel 

niFeSi  nMnSi 
enthalten  sein  müsste. 

Die  prozentuellen  Ausbeuten  der  ein- 
zelnen Elemente  sind  folgende: 

10600 

“ ' 1.68-8200 

9600 

'•'^  = 1768-6,00 

Mn=  — 8o”/, 

1,68-1800 


Die  Ausbeute  an  Silicium  ist  zu  gering. 
Dies  erklärt  sich  durch  den  Umstand,  dass 
die  Stromdichte  zu  gross  war  und  dass  es 
unmöglich  war  sie  sofort  zu  verringern. 
Wir  waren  daher  gezwungen,  mit  einem  etw.as 
zu  heissen  Bade  zu  arbeiten. 

Trotz  des  Verlustes  durch  Verdampfung 
hat  die  Produktion  in  lio  Stunden  konti- 
nuierlichen Betriebes  mit  durchschnittlich 
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6950  Ampiirc  und  29,1  Volt  4090  kg  Ferro- 
Silicium  betragen,  was  einem  Verbrauch  von 
5380  Kilowattstunden  pro  Tonne  entspricht. 

Die  Verwendung  der  Martin-Schlacken 
hat  hiernach  schon  bei  diesen  ersten  Ver- 
■suchcn  eine  Eirsparnis  von  1 2 der  bei  der 
Herstellung  mittels  Sumpferzen  verbrauchten 
ICnergie  gebracht.  Andererseits  hat  sich  der 
Verbrauch  an  Koks  um  120  kg  pro  Tonne 
vermindert,  sodass  demgemäss  die  thatsäch- 
liche  Ersparnis  14  Fr.  pro  Tonne  erreichte, 
wobei  der  Unterschied  des  Gestehungspreises 
der  Rohstoffe  nicht  niitbcrücksichtigt  ist. 


Die  späteren  Ergebnisse  sind  befriedi- 
gender gewesen,  und  die  insgesamt  erzielte 
Ersparnis  sowohl  an  Energie  als  an  den 
Rohstoffen  und  Koks  beläuft  sich  gegen- 
wärtig höher  als  30  Fr.  pro  Tonne. 

Berechnung  des  Energieverbrauchs. 

Nach  den  neuesten  Fabrikationsei7?eb- 
nissen  und  unter  Berücksichtigung  der  Ver- 
unreinigungen  des  Koks,  welche  ich  dem 
Erz  zugeschrieben  annehme,  kann  die  ther- 
mische Gleichung  wie  folgt  geschrieben 
werden : 


I3  7CXJ  SiOj  + 10200  FcO  + 3000  MnO  + 400  AljO,  -f  1000  CaO  + 40600  C 
= 10700  Si  -f  9600  Fe  -4-  2500  Mn  + 3000  Si  -f  600  I-'e  -f-  500  Mn  + 40600  CO  + Residuum 
Eisenlegierung  Verflüchtigte  Stoffe 

Der  Warenverbrauch  setzt  sich,  wie  vorher  gezeigt,  zusammen  aus; 


Vorwärmung  von  13700  SiOj  . 
» » 10200  FeO  . 

» » 3000  MnO  . 

» > 400  AljOj 

» > 1000  CaO  . 

> > 40600 . . . 

Schmelzungswärme 
Verflüchtigungswärme 
Reduktion  von  1O200  SiO,Fc  . 
• » 3000  SiOjMn. 

> » 500  SiO, . . 

Abzuzichen; 

Bildung  von  40600  CO  . . . 

• > Si,Fe,  + Si,Mn,  . 


13700-0,01 135 -2000  = 310990  Cal, 
10200-0,0107  -2000  = 218280  > 

3000-0,0112  -2000  = 67200  » 

400-0,0186  -2000  = 14880  » 

1000-0,012  - 2000  = 24000  > 

406000  » 

X > 

y 

10200-254,0  = 2596920  » 
3000-275,9  = 827700  » 

500- 179,6  = 89800  » 

Insgesamt  (x  + y)  + 4 55577°  Cal. 

. . 40600  • 29,4  = 1 193640  • 

z » 


40600-0,05  -2000  = 


Gesamtwärmeverbrauch  Q = (x  + y — z)  -t-  3362130  Cal. 


Wir  können  mit  derselben  .^nnäherung 
wie  bei  der  Berechnung  für  die  Morasterze 
Q = 350O000  Cal.  annehmen,  was  ungefähr 
4000  Kilowattstunden  pro  Tonne  bedeutet. 
Da  man  es  erreicht  hat,  mit  einem  thatsäch- 
iiehen  Verbrauch  von  5120  Kilowattstunden 
zu  arbeiten,  so  ergiebt  sich,  dass  der  Nutz- 
effekt der  Oefen  78  erreicht,  und  dass  er 
noch  verbessert  werden  kann. 

Krystalllsiertes  Silicium. 

Dr.  Scheid  giebt  in  einem  Ende  1899 
genommenen  l’atent  einen  Fabrik.ationsprozess 
für  Silicium  an  zufolge  der  Reaktion 
SiO,  + 2 C = Si  + 2 CO. 

Wenn  man  den  elektrischen  Strom  in 
einem  Ofen  mit  Widerstandserhitzung  auf 
die  Mischung  von  Kieselerde  in  passendem 
Gewichtsverhältnis  cinwirken  lässt,  .soll  man 
-Silicium  in  beträchtlicher  Menge  erhalten. 
Dr.  Scheid  schlägt  auch  die  Ersetzung  der 
Kohle  durch  Carborundum  vor; 

2 Sie  + SiO,  = 3 Si  + 2 CO. 


Er  giebt  ebenfalls  die  Reaktion  von 
Carborundum  auf  das  Natriumpolysilikat 
Si,0,Na,  an: 

4 SiC  + SijOjNa,  = Na,SiO,  + 4 CO  + 6 Si. 

ich  habe  mit  Hilfe  der  angegebenen 
Mittel  kr>-st,allisiertes  Silicium  hersteilen 
können,  aber  die  Ausbeuten  sind  ärmer  ge- 
wesen. als  die  thermische  Gleichung  angiebt. 

Bei  dem  mehrfachsauren  Natriumsalz 
bilden  sich  weissc  Dämpfe  von  sublimiertem 
Natriumoxyd,  welche  die  Schleimhäute  der 
Nase  sowie  die  Atmungsorgane  heftig  an- 
greifen und  die  Umgebung  der  Oefen  unbe- 
wohnbar machen. 

ich  schreibe  den  Mangel  der  festgestellten 
Au.sbeuten  der  Verflüchtigung  des  Siliciums 
zu  oder,  was  dasselbe  besagen  will,  dem  Um- 
stande, dass  die  Encrgiedichte  zu  betriicht- 
lieh  w.ar. 

Wenn  man  eine  geringere  Stromdichte 
antt'endet,  bleibt  das  Silicium  in  der  flüssigen 
Masse  kleben,  und  seine  Herausnahme  ist 
sehr  schwierig. 
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Ich  habe  erheblich  günstigere  Ergebnisse 
erzielt,  indem  ich  einen  Wechselstrom  auf 
eine  Mischung  von  Kieselerde,  Kohle  und 
Fluorcalcium  in  passenden  Gewichtsverhält- 
nissen einwirken  Hess. 

Schluss. 

Die  elektri.sche  Herstellung  der  Eisen- 
silicide,  der  Silicospiegel  und  selbst  des 
crystallisierten  Siliciums  ist,  wie  sich  aus 
vorstehendem  ergiebt,  technisch  durchführbar 
geworden,  und  es  erscheint  gewiss,  dass  dieser 
Zweig  der  elektrometallurgischen  Industrie 
sich  mit  grosser  Schnelligkeit  entwickeln  wird. 
Denn  er  wird  die  zahlreichen  und  gewaltigen 


hydroelektrischen  Werke  mitVorteil  benutzen 
können,  welche  für  die  Zwecke  derCalcium- 
carbidfabrikation  eingerichtet  worden  sind 
und  von  denen  die  Mehrzahl  infolge  der 
Krise,  in  welcher  sich  diese  Industrie  be- 
findet, gegenwärtig  ausser  Betrieb  ist. 

Die  französische  Metallurgie  bezog  bis- 
her das  für  ihren  Verbrauch  erforderliche 
Ferrosilicium  und  den  Silicospiegel  aus  dem 
Auslände;  sie  wird  für  die  Folge  diese 
Legierungen  in  Frankreich  herstellen  können, 
wobei  sie  den  doppelten  Vorteil  hat,  sowohl 
Transportkosten  zu  sparen,  als  die  Abgabe 
von  37  Fr.,  mit  der  diese  Fabrikate  durch 
den  französischen  Zoll  belegt  sind.  R. 


ELEKTRISCHER  OFEN. 

Von  Ch.  Keller. 

Der  hier  beschriebene  Ofen  ist  ein  elek-  einen  Teil  der  muldenförmigen  Ofensohle 
tri.scher  Ofen,  bei  dem  die  in  bekannter  bilden.  Von  den  bekannten  Oefen  Unter- 
Weise  mitKühlkanälen  versehenen  Elektroden  scheidet  er  sich  dadurch,  dass  einerseits  die 


Flg.  85  u.  87. 
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durch  den  mittleren  wagerechten  Sohlcnteil 
von  einander  getrennten,  schräg  ansteigenden 


Elektroden  zwecks  Regelung  der  Spannung 
und  Herausnahme  des  Schmelzgutes  seitlich 


verschoben  werden  können,  und  dass  anderer- 
seits die  Elektroden  aus  kleinen  Kohlen- 
blöcken bestehen,  die  behufs  leichten  Er- 
satzes schadhaft  gewordenerTeileund  besserer 
Abnahme  des  erstarrten  Schmelzgutes  von 
der  Ofensohle  auf  mit  der  Stromzuleitung 
bezw.Stroniableitung  fest  verbundene  Kohlen- 
blöcke lose  aufgesetzt  sind.  Uer  Zwischen- 
raum zwisclien  den  IClektroden  ist  in  be- 
kannter Weise  mit  zerkleinerter  Kohle  aus- 
gefullt.  Hei  Herausnahme  der  erstarrten 
Masse  aus  dem  Ofen  können  sich  daher  die 
Kohlenelektroden  leicht  von  den  .sie  tragen- 
den Kohlenblöcken  loslösen. 

Hie  Anordnung  ist  auf  der  bcistchenden 
Zeichnung  beispielsweise  dargcstellt,  und  zwar 
zeigen: 

Eig.  85  den  Ofen  im  senkrechten  Schnitt, 
Fig.  86  einen  Querschnitt  desselben  nach 
Linie  A-B  der  Fig.  85, 

F'ig.  87  einen  Grundriss  zu  Fig.  85, 
Fig.  88  eine  der  wagcrccht  beweglichen 
Elektroden  im  senkrechten  Schnitt  und 
Fig.  89  einen  Grundriss  derselben. 

Der  Ofen  besteht  wie  üblich  aus  einem 


Fl«.  8S. 


Ofenraum  von  feuerfestem  Mauerwerk  p,  in 
welchem  zwei  auf  Schienen  und  Rollen  ge- 
lagerte und  gegen  einander  bewegliche,  ge- 


neigte Elektroden  angeordnet  sind,  die  in 
V’erbindung  mit  einem  mittleren  wagcrechten 
Sohlenteil  h eine  muldenförmige  Ofensohle 
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bilden.  Jede  der  beiden  Elektroden  «nrd 
von  einem  mit  Rädern  versehenen  Kasten 
getragen,  der  durch  die  feuerfesten  Wölbungen 
a in  zwei  Räume  geteilt  wird. 

In  dem  unteren  Raume,  der  durch  einen 
kalten  Luftstrom  gekühlt  werden  kann,  sind 
vier  mit  den  Stromzuleitungs-  bezw.  Strom- 
ableitungsstreifen e (Fig.  88  und  89)  fest  ver- 
bundene Kohlenblöcke  / angeordnet,  die 
durch  die  Wölbungen  a hindurch  und  in 
den  oberen  Raum  des  Kastens  hineinragen. 
Auf  diesen  Kohlenblöcken  / ruhen  lose  die 
Teilelektroden  d (Fig.  85  bis  87),  deren 
Zwischenraum  in  bekannter  Weise  mit  zer- 
kleinerter Kohle  ausgefüllt  ist. 


In  den  mittleren  Sohlenteil  h,  der  durch 
auf  Schienen  laufende  Räder  senkrecht  zur 
Bewegungsrichtungder  Elektroden  verschoben 
werden  kann,  sind  zu  beiden  Seiten  Ein- 
schnitte i angebracht,  in  welche  die  an  den 
Elektroden  angebrachten  Metallplatten  g 
eingreifen,  damit  das  zu  behandelnde  Schmelz- 
gut nicht  auf  den  Boden  des  Ofens  fällt, 
wenn  die  Elektroden  von  dem  Soblenteil  h 
entfernt  werden. 

Die  Elektrodenwagen  sind  durch  Kabel 
oder  Ketten  n verbunden,  die  über  Fuhrungs- 
rollen  k laufen,  von  denen  die  eine  auf  einer 
mit  Handkurbel  o ausgerüsteten  Welle  fest- 
gekeilt ist.  Um  die  Adhäsion  zwischen 


Kabel  und  Führungsrolle  zu  vergrössern,  kann 
man  letztere  zweckmä.ssig  zu  einer  Trommel 
m ausbilden,  um  welche  das  Kabel  zwei- 
oder  dreimal  herumgewunden  wird. 

Der  durch  die  Metallstreifen  e fliessende 
Strom  geht  durch  die  feststehenden  Kohlen- 
blöcke / und  gelangt  von  dort  durch  die 
kleinen  Kohlenblöcke  d zu  der  Beschickung. 
Ist  letztere  im  kalten  Zustande  nicht  leitend, 
so  werden  die  Elektroden,  wie  auch  der  da- 
zwischen befindliche  Sohlenteil  h,  in  be 
kanntet  Weise  mit  Kohle  oder  anderem 
leitenden  Stoff  bedeckt. 

Der  unvollkommene  Kontakt  zwischen 
den  kleinen  Kohlenblöcken  d und  den  fest- 
stehenden Kohlenklötzen  / veranlasst  nur  am 
Anfang  die  Bildung  von  kleinen  Flammbögen 
an  den  Berührungsstellen,  denn  sehr  bald  flicsst 
das  geschmolzene  Gut  bis  zu  diesen  und 
stellt  einen  besseren  Kontakt  her,  ohne  dass 
jedoch  die  kleinen  Elektroden  mit  den  unteren 
Kohlenklötzen  fest  verbunden  werden. 


Das  Schmelzgut  wird  in  den  Ofen  durch 
die  Oeffnungen  t cingeführt  und  durch  die 
Oeffnungen  v abgeführt. 

Die  Regelung  der  Stroni-spannung  er- 
folgt durch  die  gleichzeitige  Verschiebung 
beider  Elektroden  infolge  der  Drehung  der 
Kurbelt».  Wird  die  letztere  in  der  Richtung 
des  Pfeiles  « gedreht,  so  werden  die  beiden 
Elektroden  gleichzeitig  von  einander  ent- 
fernt, wodurch  die  Spannung  vergrössert 
wird.  Erfolgt  die  Bewegung  in  der  ent- 
gegengesetzten Richtung,  so  wird  der  Ab- 
stand der  Elektroden  von  einander  geringer 
und  dadurch  die  Spannung  verkleinert. 

Da  sich  die  kleinen  Kohlenblöcke  d 
gut  von  den  Kohlenklötzen  / trennen  lassen, 
so  können  sie,  wenn  sie  abgenutzt  sind,  oder 
wenn  sie  zusammen  mit  der  erstarrten  Masse 
aus  dem  Ofen  entfernt  werden  sollen,  leicht 
durch  neue  ersetzt  werden. 

Der  Ofen  ist  patentiert,  und  cs  lauten 
für  ihn  die  Patentansprüche: 
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1.  Elektrischer  Ofen,  bei  welchem  die  zeichnet,  dass  behufs  besserer  Abnahme  des 
beiden  mit  Kiihlkan.alen  versehenen  Elek-  erstarrten  Schmelzgutcs  von  den  Elektroden 
troden  einen  Teil  der  muldenförmigen  Ofen-  auf  mit  der  Stromzuleitung  bezw.  Strom- 
sohle  bilden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ableitung  fest  verbundene  Kohlenblöcke  (/) 
die  durch  den  mittleren  wagerechten  Sohlen-  Tcilelektroden  (rf)  aus  Kohle  lose  aufgesetzt 
teil  von  einander  getrennten,  schräg  an-  sind,  und  der  Zwischenraum  zwischen  diesen 
steigenden  Elektroden  behufs  Regulierung  der  in  bekannter  Weise  mit  zerkleinerter  Kohle 
Spannung  oder  Herausnahme  des  Schmelz-  ausgefullt  ist,  so  dass,  wenn  die  geschmolzene 
gutes  seitlich  verschoben  werden  können.  Masse  erstarrt  aus  dem  Ofen  entfernt  wird,  die 

2.  Ausfuhrungsform  des  elektrischen  Teilelektroden  (nf)  sich  von  den  Kohlen- 
Olens  nach  Anspruch  t,  dadurch  gekenn-  blocken  (/)  leicht  loslösen  können. 

DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  S.  B.  Christy.  (Foruetigog.l 

Um  die  Resultate  von  Professor  von  habe  ich  sie  in Eig. 90 ebenso  wie  die  nicinigen  in 
Oettingen  deutlicher  zu  ver,anschaulichen,  P'ig.43(s.dieseZeitschr.  Hefts  S.io6)graphisch 
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logarithinischen  Gesetz  (bei  der  Annahme, 
dass  die  Anzahl  der  metallischen  Ionen  um- 
gekehrt proportional  ist  der  Konzentration 
des  Kaliumcyanids).  Wahrscheinlich  werden 
die  Kurven  die  X-Achse  in  verschiedenen 
Tunkten  .schneiden , und  gewöhnlich  nicht  bei 
einer  Molekular-Konzentration  von  M ■=  I, 
wenn  es  nicht  zufällig  Vorkommen  würde, 
dass  D für  ,M  = i 
T 

— =■  I ist, 

I 

Die  zweiten  Kurven  von  Zink,  Kupfer, 
Gold  und  Silber  folgen  angenähert  demselben 


dargestellt,  x bedeutet  die  molekulare  Konzen- 

, . M M M M , , , , . , 

tration  — , — , , ; auf  der  y-Achse  ist 

I IO  lOO  1000 

das  Potential  in  Volt  aufgetragen.  Die  He- 
zeichnung  >Zink  i«  bedeutet,  dass  dies  der 
erste  mit  Zink  erhaltene  Wert,  und  >Zink  2< 
der  Endwert  war. 

Hisweilen  ist  der  erste  Wert  höher  als 
der  zweite,  zuweilen  auch  umgekehrt;  doch 
sind  die  Resultate  nicht  durchweg  überein- 
stimmend. 

Die  ersten  Kurven  eines  jeden  Metalles, 
ausser  Quecksilber,  folgen  angenähert  dem 


Gesetz.  Jedoch  weichen  die  zweiten  Kurven 
von  Quecksilber,  Kobalt,  Nickel  und  Eisen 
bedeutend  von  demselben  ab.  Möglicher- 
weise hängen  diese  Abweichungen,  vvie  schon 
erklärt,  von  Polarisationswirkungen  ab.  Die 
Unregelmässigkeiten  werden  noch  deutlicher 
markiert  als  bei  der  Deflektions  ■ Methode. 
Hei  dieser  Methode  ist,  vorausgesetzt,  dass 
ein  genügend  gros.scr  Widerstand  angewandt 
wird,  die  erste  Deflektion  die  grösste  und 
wird  als  die  der  Wahrheit  am  nächsten 
kommende  abgelesen.  Die  Deflektion  fallt 
alsdann  allmählich  (oft  ganz  rapid,  wenn  an 
der  Oberfläche  der  Elektrode  Gasbildung 
auftritt);  die  elektromotorische  Kraft  Jedoch 
wird  niemals  grösser,  wenn  der  Strom  nicht 


zuerst  einen  Gas-  oder  unlöslichen  Cyanid- 
überzug bildet,  der  den  Strom  unterbricht, 
dadurch  dass  entwedereine  entgegenwirkende 
EMK  auftritt  oder  der  Kontakt  durch  den 
Widerstand  verhindert  oder  vermindert  wird. 
In  diesem  Kalle  ruft  das  Schütteln  der  Lösung 
oder  der  Elektrode  eine  Vermehrung  der 
EMK  hervor,  indem  der  Ueberzug  teilweise 
veniichtct  wird;  wenn  aber  die  metallische 
Oberfläche  frei  wird,  erhebt  sich  die  EMK 
selten  wieder  zu  seinem  ersten  VV'erte. 

Neue  Methode  der  graphischen 
Darstellung  der  Resultate.  Die  bisher 
angewandte  Methode,  die  Resultate  graphisch 
darzustellcn,  zeigt  sehr  gen.au  die  Annäherung 
der  Kurve  an  die  logarithmische  Kurve,  hat 


Digitized  by  Google 


i6i 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  7 


aber  den  Nachteil,  dass  nur  drei  oder  vier 
Werte  des  Zehntclverhältniases  gezeichnet 
werden  können.  Wenn  dagegen,  statt  wie 
1’  P 

bisher  .y  = — , .y  = log-  gesetzt  und  die 
* P 

Kurve  y ■=  0,058  log  — Volt  gezeichnet  wird, 


so  wird  die  Kurve  eine  gerade  Linie,  welche 
durch  den  .Anfangspunkt  des  Koordinaten- 
systems geht.  Für  x ■=  o ist  auch  y = o. 
üie  Kurve  ist  inP'ig.  91  dargestellt,  für 
P 

Werte  von  x = log  — von  13  bis  — 12, 
welche  Werte  Spannungen  von  + 0,755  1^'* 


0,690  ergeben,  und  die  Tabelle  zeigt  Werte 
P 

von  X = log  — = minus  unendlich  bis  40. 

Sic  zeigt,  welche  ungeheure  Veränderung  des 
p 

Wertes  notwendig  ist,  um  eine  sehr 

massige  Aenderung  in  der  Spannung  her- 
vorzurufen; z.  H.  um  eine  Aenderung  von 
2,32  Volt  zu  erzeugen,  ist  eine  Aenderung 


im  V’erhaltnis  — = lo*'  notwendig. 

Bei  unsern  Versuchen  kennen  wir  natUr- 
P 

lieh  nicht  den  Wert  von  — , aber  wir  können 
P 

ihn  als  erste  Annäherung  als  umgekehrt  pro- 
portional der  molekularen  Konzentration 
M X 10"  .annchmen. 

Auf  der  x-.-\chse  wird  der  I.x>garithmus 


Digitized  by  Google 


Hdt  7 


ELEKTROCH'aMISCHK  ZEITSCHRIFT. 


i6: 


der  molekularen  Konzentration  in  Potenzen 
von  IO  aufgezeichnet;  also : x = log  X = log 
lo±”.  Auf  der  y- Achse  werden  die  EMK 
in  Volt  aufgetragen.  Zum  Vergleich  ist  die 
theoretische  Formel  von  Nernst  ebenfalls 
gegeben. 

Wenn  wir  die  Resultate  von  Profe.ssor 
V.  Oettingen  zeichnen,  wie  in  Fig.  92,  werden 
sie  sofort  verständlicher.  Wir  sehen  sofort, 
dass  alle  Kurven  nicht  gerade  Linien  bleiben. 
Das  Zink  verläuft  sehr  nahe  der  theoretischen 
geraden  Linie.  Das  Kupfer  verläuft  zuerst 
gut,  fällt  aber  bald  wahrscheinlich  infolge 
der  zunehmenden  Trennungen  ganz  rapid. 
Gold  und  Silber  nähern  sich  ebenfalls  sehr 
stark  ; der  Rest  weicht  aber  sehr  bedeutend  ab. 

Vergleich  zwischen  der  Dcflektions- 
und  Null-Methode.  Seitdem  die  Ergeb- 
nisse von  Prof,  von  Oettingen  veröffent- 
licht waren,  hielt  ich  es  für  das  beste,  so- 
wohl die  Nullmethode  wie  die  Deflektions- 
methode  zu  versuchen  und  die  mit  ihnen 


erhaltenen  Resultate  mit  einander  zu  ver- 
gleichen. Ich  habe  mich  also  entschieden, 
die  Resultate  auf  dieselbe  Art  darzustclien, 
wie  in  Fig.  91,  da  diese  uns  in  den  Stand 
setzt,  die  Resultate  über  einen  grösseren  V'cr- 
dünnungsgrad  hinaus  zu  vergleichen,  als  es 
bei  der  friiheren  Methode  der  Tabellenauf- 
zeichnung der  Fall  war. 

Nach  der  vorhergehenden  Beschreibung 
und  p'rörterung  der  verschiedenen,  bei  dieser 
Untersuchung  angewandten  Methoden  wird 
der  Leser  imstande  sein,  mit  Verständnis 
den  in  den  folgenden  Tabellen  angegebenen 
Resultaten  zu  folgen. 

III.  Ergebnisse  der  Versuche. 

Die  folgenden  Tabellen  geben  für  mehrere 
untersuchte  Metalle  meine  eigenen  Resultate, 
welche  ich  zu  verschiedenen  Zeiten  und  durch 
verschiedene  Methoden  erhalten  habe,  als 
auch  die  Resultate  von  Prof,  von  Oet- 
tingen. In  jedem  p'alle  wurde  jede  Bc- 


Tabelle  III. 


Elekromagnetische  Kraft  des  Zinks  (gewöhnliches 

Blech,  pol 

liert)  in  KCy. 

Karre 

a 

b 1 

C 

d 

e ' 

' J 

L-.  E 

Notizbuch B.  i. Seite 

67 

176^ 

'77 

|86 

'93 

iVertnitlickt 

Vtrntnilicht 

Datum 

1 19. 10. 96. 

30.  8.  99. 

30.  8.  99. 

+ 9-99- 

8.  9.  99 

Febr.  99. 

Febr.  99. 

Methode 

' DeHekt. ') 

Null») 

Deflekt. ») 

' Deflekt*) 

Deflekt. 

Null 

1 Null 

Widerstand  in  Ohm  i 

! lOOOOO 

lOOOOO 

' lOOOOO 

200000 

— 

; — 

Temperatur 

22®  C. 

19"  c. 

19®  c. 

19°  c. 

198  c. 

25"  C. 

25“  c. 

Heobachter  i 

Christy 

Christy 

Christy 

Christy 

Christv 

\'on  Oct- 

Von  Oct- 

EMK 

Volt 

Volt 

■ \'olt 

Volt 

Volt 

tingen 

1 tingcti 

(N.  E.  = — 0,560) 
Konzentration 

1 

1 

1 

Volt 

Volt 

KCy^ 

1 

+ 0,946 

j - 

+ 0.906 

i ! 

+ 0.914*) 

+ 0,924 

+ 0.940 

M 1 

10 

+ 0,770 

-1-0,861 

+0,815 

+ 0,836*) 

-P  0,780 

4-  0,800 

M 

lOO 

+ 0,585 

+ 0.772 

— 

+ 0,730 

+ 0.735*)  ' 

1 

+ 0,560 

i +0,604 

M 

1000 

+ 0.385 

+ 0,4 1 5 

+ 0,386 

+ 0.300 

+ 0,371'’) 

+ 0,480 

-f  0,480 

M 

lOOCMD 

1 

+ 0,385  (?) 

+ 0,326 

! 

+ 0,270 

+ 0.332 

1 

- 

M ' 
100000 

— 

+ 0,355 

+ 0,320 

+ o,27o(?) 

+ 0.332  (-*) 

~ 1 

1 

M 

1 000000 

1 

+ 0,383  (?) 

+ 0,312 

-f  0,282  (.^) 

T 0,332(1') 

1 

1 

1 

H,0) 

‘ +o,04i(?) 

+ o,372(?) 

+ o,256(?)' 

+ 0,240(?) 
+ o,350(?)' 

+ 0.293  (?) 

1 

1 

1 

1 

*)  FUr  BÜmtUche  Experimeote  wurtie  dertelh«, 
jedesmnl  polierte  /inksiretfen  eerwaodt.  Uoiersucht  von 
starken  zn  achwachec  LoBongen. 

*)  Neuer,  jedeamal  polierter  Zinkstreifen. 

*)  Ein  und  deraelhe  Streifen,  jedesmal  poliert. 
Von  lehwaehen  zu  starken  LösuogcD  untersucht. 


*)  EnUtehen  von  feinen  Bläschen  tiuf  dem  Zink, 
wodurch  Spannuogsabnahme.  Durch  Schütteln  cni* 
weichen  die  Bläschen,  und  die  Spannung  wird  höher. 

Darunter  keine  für  das  blosse  Auge  sichtbaren 
GUsbläschen ; jedoch  Spannungserniedrigung,  durch 
Schütteln  Erhöhung  der  Spannung. 
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obachtung  ohne  Rücksicht  auf  das  leUte 
Resultat  ihrer  Reduktion  gemacht.  Jedoch 
sind  die  späteren  Ablesungen  zuverlässiger 
als  die  früheren.  Die  Tabellen  geben  die 
Ablesungen  reduziert  von  den  thatsächlichen 
Beobachtungen  ohne  versuchte  Korrekturan; 
wenn  jedoch  irgend  eine  Anomalie  die  Be- 
obachtung ungewiss  machte,  ist  dies  durch 
ein  Fragezeichen  (?)  angedcutet.  Dies  war 
besonders  der  Fall  bei  den  Ablesungen 
fiir  destilliertes  Wasser  (M  dividiert  durch  <v>), 
welche  namentlich  für  leicht  oxj-dierbare 


Metalle,  wieZink  und  Eisen,  sehr  ungenau  waren. 
Es  ist  auch  möglich,  dass  da.s  Bestreben  des 
Kupfers,  Cupri-  ebenso  wie  Cuprocyanid 
zu  bilden,  teilweise  die  nicht  überein- 
stimmenden Resultate  erklären  kann,  wie 
z.  B.  bei  den  von  Prof.  v.  Dettingen  in 
M 

einer  KCy-Lösung  erhaltenen  Resultaten: 
lOO 

F>  .sagt  in  einer,  diesen  Fall  betreffenden 
Fussnote;  »Beim  Schütteln  steigt  das  Potential 
plötzlich  von  — 0,212  bis  -|- 0,380«. 

(PvrtseUUD^ 


REFERATE. 


Elektrochemlsehe  Bezlehungren  zwischen  den 
allotroplschen  Modlflkationen  der  Metalle,  Im 
besorideren  des  Silbers.  Hcrthelot  (l/£k*<:iro* 
chimic.  1901.  6,  7S) 

Das  Studium  der  allotropischen  Modifika- 
tionen des  Silbers  hat  Herthelot  veranlasst,  auch 
ihre  elektrochemischen  Beziehungen  zu  prüfen. 
Wenn  man  bedenkt,  dass,  wie  sich  aus  dem 
Freiwerden  merkbarer  Wärmemengen  ergiebt, 
eine  bestimmte  Arbeit  zu  leisten  ist,  um  das 
Metall  von  dem  einen  in  den  anderen  Zustand 
überzuführen,  so  kann  man  annehmen,  dass  es 
möglich  ist,  mit  diesen  Modifikationen  einen 
elektrischen  Strom  herzustellen.  Um  sich  hier- 
von zu  Überzeugen,  hat  Herthelot  in  l>ekannter 
Weise  aus  dem  Metall  in  je  zwei  allotropischen 
Modifikationen  Klektroden  hcrgesielll,  welche  in 
eine  Silbernitratlosung  mit  konsi.^nter  Tempe- 
ratur getaucht  wurden.  Die  Verbindung  zwisclien 
den  Klektroden  wurde  durch  Drähte  von  reinem 
Silber  und  ein  sehr  empfindliches  d'Arsonval- 
Galvanometer  hergcslellt. 

Zur  Kontrolle  hat  Herthelot  zunächst  fest- 
gestellt, d.'iss  sowohl  zwischen  zwei  Drähten  von 
reinem  Silber,  als  auch  zvVischen  einem  reinen 
Siiberdraht  und  reinem  Silber,  das  zu  dünnen 
Blättchen  ausgehararaert  ist,  absolut  kein  Strom 
entsteht.  Alsdann  wurde  Silber  in  Blättchen 
(amorphes  Silber)  je  in  einem  besonderen  (rcfäss 
kombiniert  mit  den  von  Herthelot  aufgefundenen 
vier  allotropischen  .Modifikationen  des  Metalls. 
Kssind;  Silber,  modifiziert  durch  die  Kinwirkung 
des  Sauerstofls  bei  550®;  Silber,  welches  durch 
Kupfer  niedergeschlagen  ist,  nicht  erhitzt; 
dasselbe  erhitzt;  kr)'stallisiertes  Silber. 

In  all«  n diesen  Fallen  entstand  unmittelbar 
ein  elektrischer  Strom.  Das  in  Blättchen  aus- 
gehämmerte  Silber  verhält  sich  übereinstimmend 
mit  dem  thermischen  Zeichen  der  Transforma- 
tionswärmen  in  allen  Fällen  positiv  gegenüber 


den  anderen  Modifikationen.  Denn  Silber  in 
Blättchen  bc-itzt  die  stärkste  Oxydationswärmc. 
Also  ergiebt  sich  durch  die  Kombination  zweier 
allotropischen  Modifikationen  desselben  Metalls 
ein  kleines  galvanisches  Klement. 

Der  so  erhaltene  Strom  bleibt  alier  nicht 
konstant,  sondern  nach  einem  ziemlich  energi- 
schen Stromstoss  tritt  in  weniger  als  einer 
Minute  eine  schnelle  Abnahme  des  Stromes  bis 
zu  einem  beinahe  festen  Werte  ein.  Der  Strom 
nimmt  alsdann  weit  langsamer  ab,  und  n.aeh  Wer 
bis  fünf  Minuten  *^tellt  sich  die  Galv’anumeter- 
nadel  wieder  auf  Null. 

Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  die  Oberfläche 
der  beiden  metallischen  Frobcsiücke  gleichartig 
geworden  zu  sein  >cheint.  Dies  kann  sowohl 
dadurch  geschehen,  da&5  sich  auf  einer  der 
Elektroden  eine  Silberschicht  nicderschlägi, 
welche  den  gleichen  Zustand  hat  wie  die  andere 
Elektrode,  oder  es  kann  auch  durch  die  Wirkung 
des  elektrischen  Stromes  eine  oberflächliche 
Umformung  der  einen  Elektrode  stattfinden. 
Beide  Erscheinungen  haben  zur  Folge,  dass  der 
eleklrischc  Strom  aufhorl.  Es  ist  ja  auch  be- 
kannt, dass  der  elektrische  Strom  je  nach  den 
Umständen  den  Niederschlag  eines  und  desselben 
Metalls  in  verschiedenen  Zuständen  bewirkt, 
i.  B.  krysiallisiert  bezw.  krystallinisch  an  der 
Oberfläche  eines  als  Elektrode  benutzten  Metalls 
oder  amorph  in  zus.'immenliängender  und  glän- 
zender Schicht,  worauf  es  2.  B.  bei  industriellen 
Zwecken,  wie  Vergoldung,  Versilberung,  Ver- 
nickelung u.  s.  w.,  ankommt. 

Die  schnelle  .Abnahme  des  Potentials,  welche 
bei  diesen  Versuchen  beobachtet  wurde,  Hess 
wenig  Hoffnung,  zu  einer  genauen  Bestimnuing 
der  elektromotorischen  Kraft  zu  gelangen,  welche 
zwischen  zwei  aus  verschiedenen  Modifikationen 
des  Silbers  gebildeten  Elektroden  in  Wirkung 
tritt.  Herthelot  hat  einige  Versuche  gemacht. 
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die  elektromotorische  Kraft  nach  der  Methode 
von  Boiily  zu  messen,  aber  cs  ist  ihm  trotz  der 
kurzen  Dauer  des  Siromdurchganges  bei  diesem 
Verfahren  nicht  gelungen,  genaue  Werte  zu 
finden. 

Diese  Schwierigkeit  wird  noch  durch  den 
be.sondeien  Umstand  vermehrt,  dass  unvermeid- 
lich jeder  allotropischen  Modifikation  des  Silbers 
kleine  Mengen  amorphen  Silbers  beigemischt 
sind.  Die  Modifikation  des  Silbers  in  Blättchen, 
erhitzt  in  einer  Sauerstoffatmosphäre  von  550», 
erfordert  eine  beträchtliche  Zeit,  und  cs  ist  nach 
der  Erhitzung  notwendig,  eine  sorgfältige  Schei- 
dung der  einzelnen  Silberblältchcn  vorzunchmen, 
die  aber  niemals  vollkommen  ist.  Ebenso  ist 
das  kprstallinische  Silber,  welches  durch  Kupfer 
niedergeschlagen  wird,  oder  das  kryslallisierte, 
welches  bei  der  eigentlichen  Elektrolyse  erhalten 
wird,  stets  mit  einer  gewissen  Dosis  Silber  ver- 
mengt, welches  zusammenhangsfähig  ist  und  da- 
her amorphen  Zustand  hat. 

Wenn  es  geglückt  ist,  diese  Mengen  mög- 
lichst klein  zu  machen,  so  werden  die  kalorime- 
trischen Messungen  davon  nur  in  sehr  schwachem 
Masse  beeinflusst.  Aber  anders  verhält  es  sich 
mit  den  elektromotorischen  Kräften,  welche,  wie 
l>creiis  hervorgehoben  w'urde,  in  besonderem 
Grade  von  dem  Zustand  abhängig  sind,  in 
welchem  sich  das  an  dem  einen  Pole  aufgelöste 
Silber  an  dem  anderen  Pole  niederschlägt.  R. 


Ein  neues  Akkumnlatorensjrstem.  (Die  Elek- 
trizität 1901.  9,  208.) 

Während  alle  Arten  von  elektrischen  .Akku- 
nmlatoren,  welche  bisher  in  Benutzung  waren, 
auf  dem  Prinzip  der  galvanischen  Flasche  auf- 


gebaut sind,  in  dem  vertikal  stehende  Bleiplatten 
resp.  ('fitterp)atten  die  chemische  Zersetzung 
durch  den  elektrischen  Strom  vermitteln,  hat  die 
Akkumulatoren - Aktien - Gesellschaft  in 
Olten  (Schweiz)  .seit  einiger  Zeit  ein  System 
adoptiert,  w’elches  der  Voltasäulc  ähnlich  ist. 
Die  Bleiplatten  liegen  hier  nicht  vertikal,  sondern 
horizontal,  und  zwar  in  der  Form  von  Tellern, 
welche  durch  GlasfUsse  von  einander  isoliert 
sind,  aber  deren  Hohe  doch  so  eingerichtet  ist, 
dass  die  Schwcfelsänrefullung  jeden  Tellers  bis 
an  den  Boden  des  darüherstehenden  heranreicht. 
Der  elektrische  Vorgang  spielt  sich  nun  anstatt 
wie  bei  den  gewöhnlichen  Akkumulatoren 
zwischen  negativer  und  positiver  Platte  hier 
zwischen  der  oberen  Fläche  des  einen  tmd  der 
unteren  Fläche  des  anderen  Tellers  ab,  während 
im  übrigen  alle  Krfahiungen  bezüglich  aktiver 
Ma.sse,  welche  die  langjährige  Akkumulatoren- 
lechnik  gezeitigt  hat,  verwertet  werden  können. 
Der  Vorteil  dieser  Ausführung  soll  hauptsächlich 
in  erheblich  verringertem  Gewicht  und  ferner 
darin  l>esichen,  dass  der  Akkumulator  gegen 
Beschädigungen  sehr  unempfindlich  ist,  dass  ein 
Kurzschluss  durch  abgefallene  .Masse  nie  ein- 
treten  kann  und  dass  eine  Verloiung  der  einzelnen 
Teile  nicht  erforderlich  Ist,  weil  ein  und  derselbe 
Teller  an  seiner  unteren  Fläche  den  einen  und 
an  seiner  oberen  Fläche  den  anderen  Pol  dar- 
stellt.  Infolgedessen  ist  auch  die  Montierung 
eine  sehr  einfache  und  schnelle,  und  schon 
dieser  Umstand  dürfte  thatsächlich  die  Möglich- 
keit von  Betriebsstörungen  erheblich  cinschränken, 
da  eine  völlige  Meumomicrung  in  leichtester 
Weise  ausgeführt  werden  kann,  was  bekanntlich 
bei  anderen  .Akkumulatorenbatterien  überaus  um 
stündlich  ist. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  elektroly  isehen  Darstellung:  von 
Benzidinen.  — Chemivebe  Fftbriken  Torin. 
Weiler-Ter  Meer  io  Uerdingen  •.  Rh,  — L).  K.  P. 
116871. 

Die  ent  den  Nitroverbindungen  zunichit  erbaltenen 
.\iokörper  werden  iu  stark  laurer  Lötung  elektrol^-tltch 
reduriert,  wobei  die  aus  der  Aiophase  enittehcnde 
Hydraropbate  sofort  in  die  eotjprechenden  Benzidine 
oragelagert  wird. 

Beispielsweise  werden  lo  Teile  Nitrobensol  in  90 
Teilen  7oprozentigem  Alkohol  unter  Zusatz  von  2 Teilen 
Natriumhydroxyl  und  bei  einer  Temperatur  von  60  bis 
800  zur  Azophase  reduziert.  Sodann  lässt  man  25  Teile 
konzentrierte  Schwefelsäure  sufliessen  und  reduziert 
gleichfalls  bei  80*  bis  zur  Beendigung  des  Versuches. 
Die  Stromverhältnisse  können  innerhalb  weiterer  Grenzen 
schwanken.  Nach  dem  Abkühlen  wird  dos  aasgeschie- 
dene Benzidinsullat  abfiltrierL 

Reratellungr  von  Sammlerplatten  durch  Pressen 
von  nassem  Bleischwamm.  — Jacob  Myers  in 
Hoorn,  Holland.  — D.  R.  P.  116923. 

Die  aus  völlig  oxydfreiem  Bleischwrtmro  berge* 
stellten  Platten  werden  erst  soweit  zusanimeDgepresst, 


dass  ihr  spezifisches  Gewicht  gleich  4 ist,  sodann  be 
hufs  Entfernung  der  noch  in  ihnen  enthaltenen  Peuchtig' 
keit  iu  sauerstoffTreier  Atmosphäre  getrocknet  und 
•chliessUcb  in  dieser  weiter  zusammengepresst,  bis  die 
Platten  das  spezifische  Gewicht  7,75  aufweisen.  Hier- 
auf werden  die  Platten  mit  einem  lUeirahmen  nmgossen, 
der  sich  fest  mit  der  ßleischwammplatte  verbindet. 


Verfahren  znr  Herstellung  von  den  Gasabzug 
erleichternden,  mit  schmalen,  eng  anein- 
ander hegenden  Rippen  versehenen  ^mmler- 
elektroden.  — Kölner  Akkom  ulatorenwerkc 
Gottfried  Hagen  in  Kalk  bei  Köln.  — D.  R.  I*. 
1 16924 

Die  schmalen,  eng  aneinander  liegenden  Rippen 
der  Elcklrodcnplattc  werden  in  einseine  Abschnitte  da- 
durch geteilt,  dass  senkrecht  oder  schiefwlDklig  zu  ihnen 
ein  Schneidwerkzeug  geführt  wird,  welches  die  Rippen 
durchschneidet.  Zwischen  zwei  solchen  Schnitten  wird 
darauf  ein  weiterer  Schnitt  in  entgegengesetzter  Richtung 
geführt.  Da  die  dünnen  Rippen  von  dem  Schneid- 
werkzeug eine  Strecke  mitgenommen  werden,  verlaufen 
die  Kippen  der  fertig  gestellten  Platte  zickzackförmig. 
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ALLGEMEINES. 


Grosse  ElektrizlUUs- Werke  In  England. 
Anl&s«lich  «eines  li««ucbes  in  Manchester  legte  der 
I.ord  Majrorvon  London  den  Grundstein  der  neaen  Fabrik 
der  Hritish  Westinghoose  Electric  & Manufacturing 
Company.  Diese  Fabrik,  wenn  voUendet,  wird  ungefähr 
5000  Arbeiter  beschäftigen  und  därfte  su  den  bedeutend- 
eten  indnstricllcn  Cnternehinuogen  io  England  geboren. 

Ks  sind  zu  dieiem  Zwecke  von  der  Gesellschaft 
50  Hektar  Land  in  der  Nähe  von  Manchester  angekauft 
worden,  und  ist  dieses  zur  Zeit  von  einem  Schienenneu 
von  ca.  50  km  Länge  ubersponnen,  welche«  zur  Ue> 
fbrderung  der  ungemein  grossen  Mengen  von  Hau 
material  dient.  Dieses  umffisst  unter  anderem  ca. 
i$ooo  1'onnen  Stahl  und  300000  Kubikmeter  Holz. 
3000  Arbeiter  «iod  mit  der  Fertigstellung  dieses  Riesen- 
hnue«  beschäftigt.  Die  Matchincnhalle  ist  von  ungc- 
lieurcD  Dimensionen;  ihre  Länge  beträgt  275  und 
ihre  Hreile  130  Meter. 

Diese  Werke  sollen  zur  Herstellung  der  gut  be- 
kannten Westinghouse  Krafterzeugnngsmaschinen  dienen, 
cinBchliesslich  von  Dynamo-Maschinen,  Motoren  und 
(Jas-Maschinen. 


Die  Alumtnlumproduktton  der  Welt  seit 
1889.  Die  nachstehende  Uebersicht  zeigt  das  rasche 
Anwachsen  der  Aluminiumproduktion  seil  demjahre  18&9. 
Die  Produktion  der  Vereinigten  .Staaten  von  Amerika 
beträgt  ungefähr  die  Hälfte  der  Geiamterzeugnng  aller 
anderen  Länder  zusammen.  Die  Tabelle  i«t  der  Zeit- 
schrift s'l’he  Chemical  Trade«  entnommen. 

V.SUv.  Amerika  And,  I.änder 
Menge  in  Tonnen 


1 889  . . 

. . . . 21.6 

70.9 

1890  .... 

. . . 27,6 

• 65,3 

1891  .... 

. . . 58.4 

233.4 

1892  .... 

. . . ii8,i 

487,1 

1893  .... 

. . . . 154.4 

716,0 

1894  .... 

. . . , 250,0 

1240,9 

1895  .... 

- . . 417.3 

1418.2 

1896  ... 

. . . 590.7 

'659.7 

1897  .... 

. ■ . . 1814,4 

3394.4 

i8q8  .... 

- . . 435.87 

4 500.0 

1*99  ... 

. . . . 2948,4 

6000,0 

1900  .... 

. . . 4000,0 

7500,0 

Die  iS90er  Angaben  beruhen  auf  Schälzangen. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-ÜBERSICHT. 


Neuburger,  Dr.  A.  Kalender  fOr  Elektro* 
Chemiker,  sowie  technische  Chemiker  und 
Physiker  fOr  das  Jahr  1902.  Mit  einer  Ucilage. 
VI.  Jahrgang.  Iterlin  1902.  Verlag  von  M.  Krayn. 
PreU  M.  4. — 

Der  Kalender  li^  nunmehr  in  sechster  Auflage 
vollendet  vor,  und  die  stetig  wachsende  Beliebtheit  des- 
selben zeigt  uns,  dass  die  bei  Herstellung  seiner  ersten 
Aud.Tge  massgebend  gewesenen  Grundsaize,  an  weichen 
bei  allen  folgenden  Auflagen  feslgebaUcn  wurde,  die 
richtigen  gewesen  sind.  So  wurde  auch  bei  der  neuen 
Auflage  von  denselben  nicht  abgegangen,  und  es  wurde 
angestrebt,  ein  sowohl  im  Laboratorium,  wie  im  Betrieb 
brauchbares  Werk  herzustellen,  welches  auch  den 
maschinellen,  gesetzgeberischen  und  «onsiigcn  Fragen, 
die  an  den  Betriebschemiker  herantreten,  in  ausgiebiger 
Weise  Rechnung  trägt.  Wie  in  den  Vorjahren,  so 
wurden  auch  in  diesem  alle  Tabellen  sorgfältig  revidiert 
und,  soweit  es  notig  war,  neueren  Fortschritten  der 
Wisssenschaft  und  Technik  angepasst.  Viele  Kapitel 
wurden  ergänzt,  vergrOssert  und  vermehrt;  insbesondere 
gilt  dies  vom  Kapitel  Uber  Elemente  und  Accumulatoren, 
das  ja  ein  Gebiet  behandelt,  auf  weiches  die  Fort- 
schritte des  Elektromobilismus  hervorragend  befruchtend 
gewirkt  haben.  Die  Gliederung  des  umfangreichen 
.Stoffes  in  die  neun  grossen  Abschnitte:  Elektrotechnik; 
Chemie;  Elektrochemie;  Mathematik;  Physik;  technische 
Mechanik  und  Maschinen;  Brennmaterialien,  Feuerung 
und  Wärmelcitung;  (JcMlse  und  Verordnungen,  Ge- 
meinnütziges wurde  beibehalten  und  jeder  .Abschnitt 
auf  den  aktaellsten  Standpunkt  fongefilhrr.  Möge  sich 
auch  die  neue  Auflage  ebenso  viele  Freunde  erwerben, 
wie  die  vorhergehendenf 

Platner,  Dr.  Gustav.  Die  Mechanik  der  Atome. 

Berlin  W.  1901.  Verlag  von  M.  Krayn.  Preis  M.  2,50. 

Der  den  Lesern  unserer  Zeitschrift  wohlbekannte 
Herr  Verf.-vsser  hat  in  vorliegendem  Werke  den  Versuch 
gemacht,  die  mechanische  Wärmetheoric  nach  ver- 
schiedenen Richtungen  hin  atuzubauen.  Der  leitende 


(Jedanke  des  Werkes  ist  der,  dei  bet  der  groasea  Menge 
der  Forscher  und  der  divergierenden  Indecogänge  der- 
selben aufiretendeo  Zerspitierung  in  Theorieen  und 
Hypothesen  dadurch  vorsubeogen,  dass  der  Beweis  er- 
bracht wurde,  dass  steh  sämtliche  Prozesse  der  Chemie 
und  Physik  auf  einheitliche  Gesichtspunkte,  nlmlich 
auf  die  Mechanik  der  Atome  und  Moleküle  bezw.  des 
Aethers  zurtickfübren  lassen.  Wenn  irgend  ein  Be- 
streben verdienstvoll  genannt  werden  muss,  so  ist  cs 
sicherlich  das  des  Verfassers.  Die  unglaubliche  Haar- 
spalterei und  das  buchen  nach  unnbligen  Theorieen, 
welche  unter  vielen  Forschern  der  Jetzixeit  Pl.ntz  ge- 
griffen haben,  haben  nicht  segensreich  gewirkt.  Es  ist 
hier  nicht  der  Ort,  alle  die  nnheilvollen  Folgen  dieser 
Verhältnisse  aufzucählen.  Dass  sich  aber  aus  der  Fülle 
der  Theorieen  und  Thatsachen  auf  grosse  Gesichtspunkte 
zurückkommen  lässt,  hat  Verfasser  in  diesem  Werke 
bewiesen.  In  dem  Bestreben,  die  Möglichkeit  dieser 
Konzentration  auf  Axiomcioheiten  zu  zeigen,  konnte 
und  wollte  Verfasser  kein  vollständiges  Werk  schaffen, 
das  jede  einzelne  Thatsache  in  den  Kreis  seiner  Be- 
irschiung  zieht.  Die  Ausführungen,  welche  jedoch  alle 
wichtigen  Probleme  behandeln,  dürften  sicherlich  in  hohem 
Masse  das  Interesse  der  Fachgenossen  erregen. 

Büchner,  Georg.  Die  MetallfArbun?  und 
deren  AusfOhrung,  mit  besonderer  Berfiek- 
siehtlgung  der  chemischen  MeiallfArbung. 

Zweite,  vcrbesserie  und  vermehrte  Auflage.  Berlin 
190t.  Verlag  von  M.  Krayn.  Preis  elegant  gebunden 

M.  7.- 

Schon  iieim  Erscheinen  der  ersten  .Auflage  hat 
dieses  Werk  allseitigen  Beifall  gefunden,  dessen  Cr- 
suche  wohl  in  erster  Linie  darin  zu  suchen  ist,  dass  es 
im  Gegcnsat/c  zu  den  zahlreichen,  den  Markt  über- 
schwemmenden sinn-  und  kritiklos  zusammengestcllteo 
»Rezeptbttchernc  ein  Buch  war,  dessen  Inhalt  auf 
ernsten  wissenschaftlichen  Kenntnissen  und  Erfahrungen 
sich  aufliaute  und  das  nur  solche  Vorschriften  gab,  die 
sich  in  der  Praxis  bewährt  haben.  Die  neue  Auflage 
Ist  gegenüber  der  ersten  bedeutend  erweitert,  die  Ftth- 
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lung  mit  der  Praxis  hat  das  Werk  b'ebalteo  und  es  sind 
BUS  demselben  veraltete  Angaben  entfernt  und  durch 
neuere  ersetst  worden,  Uber  die  sichere  praktische  Er- 
fahrungen  Vorlagen.  Ausser  einem  allgemeinen  *l'eil, 
der  sich  mit  dem  Färben  der  Metalle  überhaupt,  mit 
der  Wahl  der  Färbung,  den  Vorbereitungen  n.  s.  w.  be* 
fasst,  enthält  das  Buch  eine  ausführliche  Darstellung 
aller  bekannten  Methoden  der  Metallfärbnng,  also  der 


chemischen,  galvanischen  und  mechanischen  Metall* 
fSrbung,  sowie  das  Färben  der  einzelnen  Metalle,  Auch 
in  Besag  auf  die  Ausstattung  hat  das  Werk  gegenüber 
der  ersten  Auflage  wesentliche  Fortschritte  gemacht,  und 
es  stellt  jetst  einen  stattlichen  Band  dar,  in  dem  jeder, 
der  auf  dem  Gebiete  der  Metallfärbung  su  arbeiten  hat, 
sicherlich  genauesten  Rat  und  Auskunft  und  eingehendste 
Belehrung  hoden  wird. 


PATENT  -ÜBERSICHT. 

Zusamtnengeslelit  vom  Patent-  und  'l'echnischcn  Bureau  B.  Daickoxv,  Berlin  NW,,  Marlcn-Sirasse  17. 


Deutsches  Reich. 

Patente. 

Kl.  48a.  D.  10011.  Verfahren  zur  Herstellung  fest- 
haltender  glatter  galvanischer  Niederschläge.  Fried* 
rieh  Darmstädter,  Darmstadt. 

Kl.  21  f.  H.  25552.  GUihkürper  mit  einem  Mantel 
»US  seltenen  Erden  fUr  elektrische  Glühlampen. 
Andre  Blondel,  Paris. 

Kl.  21  g.  D.  11620.  Elektrolytischer  Stromunter* 
breeber  mit  sclbstthätigcr  Einstellung  der  Anode. 
Friedrich  Dessauer,  AschafTcnburg. 

Kl.  21g.  D.  11621.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher 
mit  selbstthäiiger  Regulierung  der  Hänge  der  in  den 
Elektrolyten  cintauchenden  Anodenspitze,  Friedrich 
Detsauer,  AschaiTenburg. 

Kl.  2ib.  11.22943.  Verfahren  zur  Herstellung  negativer 
Polclektroden  für  elektrische  Sammler.  William 
Wallace  Hanscom  und  Arthur  H ough,  San  Francisco. 

Kl.  48a.  N.  5337.  Verfahren  zur  Herstellung  unab* 
lösbarer  galvanischer  Meiallnicdcrschläge  auf  Celluloid- 
gegenständen.  Adolf  Neubauer,  Rudolf  Grotte 
und  Frans  Calons,  Tachau,  Böhmen. 

Kl.  2 1 f.  D.  10636.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Faden  für  elektrische  Glühlampen.  Fritz  Dannert, 
Berliu. 

KI.  21  b.  G.  15239.  Elektrischer  C)fen,  bei  welchem 
die  Beschickung  durch  in  demselben  erregte  Jnduktiont- 
stromc  erhitzt,  bezw.  geschniolzen  wird.  Gysinge 
Akticbolag,  Stockholm. 

Kl.  40a.  M.  18937.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  reinem  Eisen  aus  EisenchlorUr, 
Firma  E.  Merck,  Darmsiadt. 

KI.  2ib.  C.  9040.  Positive  Poletektrode.  Zus.  z.  P, 
94  167.  Merv  de  Contades,  Paris. 

Kl.  21h.  B.  27396.  Verfahren  zum  Löten  und 
Schweissen  von  Metallen  mittels  elektrischen  Licht* 
bogens.  Firma  Hugo  Brehmer,  Neheim  a.  Ruhr. 

Kl.  21b.  M.  1836t.  Elektrodenträger  mit  gekühlter 
Kontakttläche  für  elektrische  Oefeo.  Fausto  Morani, 
Korn. 

Kl.  48a.  G.  15489,  Verfuhren  zur  Herstellung  leicht 
zerstörbarer  Formen  für  galvanoplastische  Arbeiten. 
Gerhardt  & Co.,  Lüdenscheid. 

Kl.  21  b.  G.  14536.  Sammlcrelcktrode,  deren  aus 
gelochtem  Mctallbiech  hergestellter  Masaeirägcr  die 
wirksame  Masse  kastenartig  umschliesst.  Johann 
Gnrassino,  Turin. 

Kl,  21  g.  S.  14435.  Elektrischer  .Stromunterbrecher; 
Zus.  z.  Pm.  107470.  Siemens  & Halske,  Akt.* 
Ges.,  Berlin. 


Kl.  I2n.  P.  J1731.  Verbihren  sur  elektrolytischen 
Darstellung  von  Kupfersulfat  und  anderen  Metall- 
sulfatcn  unter  gleichzeitigerGewinnung  von  kaustischem 
Alkali.  Hippolyte  P, alias,  Felix  Cotta  und  Adolphe 
Gonin,  Marseille. 

Kt.  I2i.  S.  13992.  Verfuhren  und  Apparat  zur  Dar- 
stellung hochozoolsierter  Luft  Siemens  & Halske, 
Akt.-Ges.,  Berlin. 

Erteilungen. 

Kl.  I2U  123692.  Verfahren  zur  llcrttcUung  von 
Graphit  aus  Kohle  mittels  elektrischer  .Ströme.  J. 
Rudolphs  und  J.  Härdenk,  Stockholm. 

Kl.  4$a.  123658.  Verfahren  zur  Vorbereitung  von 

Kathoden  zur  unmittelbaren  llcrstcllung  polierter 
Metallblätter  auf  clektroly'tischcm  Wege.  E. Schröder, 
Berlin,  Kölhcocrslr.  33. 

Gebrauchsmuster. 

155  829.  Galvanisches  Element,  bei  welchem  das 

untere  Kohlcnende  vermittels  eines  Gummischuhes 
eine  am  Boden  des  Gefässcs  angebrachte  trichter- 
förmige Erhöhung  übergreift  Wilhelm  Ern'y,  Halle 
a.  S.,  HlUcherstr.  lO. 

KU  21b.  156152.  Galvanisches  Element  mit  zwei 

aus  Pechguts  bestehenden  Decken  und  einem  Zink* 
cylioder,  dessen  Ableitungssteg  mit  demselben  aus 
einem  Stück  ohne  Lötung  — hergestcllt  ist. 
Nikobius  Schont,  Trier,  Judemerstr.  26. 

Kl.  12  h.  156898.  Eiektrodenpiatte,  zusammengesetzt 
aus  einzelnen  Stäben  aus  sicht  leitendem  Material, 
wobei  ein  Blatt  Flatinfolie  wechselseitig  nut  die 
rechte  oder  linke  Seite  der  Eiektrodenpiatte  gespannt 
ist  zur  Förderung  des  elektrochemischen  Effektes  und 
der  Erhöhung  des  Widerstandes  gegen  mechanische 
Einflüsse.  Alfred  Vogelsang,  Dresden,  Koscostr.  54. 

Kl.  12h.  156899.  Eiektrodenpiatte,  susanu&engescut 

aus  einzelnen  Stäben  aus  nicht  leitendem  Material, 
wobei  jeder  zweite  Stab  mit  Pbtinlolie  überzogen 
ist  zur  Fördernpg  des  eiektrochemischen  Effekts  und 
Erhöhung  des  Widerstandes  gegen  mechanische  Ein- 
flüsse. Alfred  Vogelsang,  Dresden,  Rosenstr,  54. 

Kl.  12h.  157840.  V'erbcsserung  des  Hofrmann’schen 

WasserzerseUungsapparates  doreb  eine  Ueberlaul* 
Sicherung  und  eingeschmolzene  Platinelektroden  mit 
auswechselbaren  Glaskappen.  E.  Geissler  & Co., 
Berlin. 

Kl.  21h.  157924.  Galvanische  Batterie  aus  Elementen 

mit  horizontalen  Elektroden,  auf  deren  Kathoden 
die  depolarisiercnde  Flüssigkeit  innerhalb  des  Elektro- 
lyten tropfcDWcis  auftlicssL  l.eopold  Ehrenberg, 
Ouu-lottenburg,  Weimarerstr.  31. 
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ÜBER  EINIGE  IN  DER  ELEKTROCHEMISCHEN 
ALKALI-INDUSTRIE  GEBRÄUCHLICHE  VERFAHREN. 

Von  Heinrich  Seibert.  Kötzschenbroda. 


Bei  der  immer  mehr  zunehmenden  An- 
wendung der  Elektroly.se  zur  Fabrikation 
von  Alkalien  hielt  ich  es  für  angebracht,  da 
noch  sehr  wenig  über  dieses  Gebiet  bekannt 


ist,  einen  etwas  ausführlicheren  Bericht 
über  die  praktischen  Erfahrungen,  die  man 
auf  diesem  Gebiete  gemacht  hat,  nachstehend 
zu  veröffentlichen;  ausserdem  soll  er  denen, 


93*  ünd  mil  Cemenidiaphragmen  und  Kohlenanoden. 


die  sich  für  diese  Industrie  interessieren, 
über  die  Methoden,  die  auf  diesem  Gebiete 
gang  und  gäbe  sind,  einen  kurzen  Ueber- 
blick  gewähren. 

Bei  der  elektrolytischen  Fabrikation  von 
Aetzalkalien  unterscheidet  man  zunächst  zwei 
verschiedene  Arten  der  Elektrolyse:  t.  die 


Elektrolyse  der  betreffenden  Alkalichloridcn 
in  konzentrierter  wässeriger  Lösung,  und 
zweitens  die  Elektrolyse  der  Chloride  im 
feurigflussigen  Zustande.  Zunächst  will  ich 
die  Elektrolyse  der  Chloride  im  gelösten 
Zustande  beschreiben;  man  unterscheidet 
hierbei  wesentlich  2 Gruppen;  erstens  die 
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Anwendung  von  lÜMcnblech  als  Kathode, 
und  zweitens  die  Anwendung  von  Queck- 
siiberkathoden;  die  Anwendung  von  Eisen- 
kathoden hat  sich  gut  bewährt  und  wird 
daher  auch  oft  angewandt. 

Die  Fabrikation  zerfallt  in  folgende 
Operationen:  l.  Die  Herstellung  einer  kon- 
zentrierten Chlorkalium-  bezw.  Chlornatrium- 
lösung, 2.  die  Elektrolyse  derselben  in  den 
elektrolytischen  Bädern,  3.  das  Eindampfen 
der  elektrolysierten  Losung  und  Ausscheiden 
des  darin  enthaltenen  Chlorkaliums  bezw. 
Chlornatriums,  bis  zur  Konzentration  und 
Lagern  der  fertigen  Lauge,  oder  wenn  festes 
Aetznatron  bezw.  Aetzkali  erzeugt  werden 
soll,  das  weitere  Eindampfen  der  fertigen 
Lauge  in  Schmelzkesscln. 

Die  Lösung  der  betreffenden  Chloride 
wird  bewirkt  in  grossen  cylindrischen  Ge- 


Tässen,  die  mit  Rührwerk  versehen  sind 
und  eine  möglichst  konzentirerte  Lösung 
hergestellt,  zweckmässig  unter  Anwendung 
heissen  Wassers;  da  das  anzuwendende 
Chlorkalium  bezw.  Kochsalz  oder  Soole 
gew’öhnlich  noch  suspendierte  Verun- 
reinigungen enthält,  passiert  die  Lösung 
für  die  Bäderanlage  eine  Filterpresse;  bei 
Anwendung  von  Soolen  ist  ausserdem  der 
darin  enthaltene  Gyps  auszufallen. 

Die  Bäder  bestehen  aus  eisernen  Kästen, 
welche  den  Kathodenraum  bilden,  wahrend  in 
dieselben  die  Anodenzcilen  eingehängt  sind. 
Man  unterscheidet  zwei  Arten  von  Bädern: 
solche,  bei  denen  Kathodenlauge.wenn  sieeinen 
bestimmten  Prozentsatz  Aetzalkali  enthält,  ab- 
gelassen wird,  um  dann  mit  frischer  Chlorid- 
iösung  gefüllt  zu  werden,  und  .solche,  die  un- 
unterbrochen arbeiten,  indem  in  die  Anoden- 


Zelle  leer. 


Zeüendeckel  mit  2 Anoden  und  Sair.topf 
mit  hydraulischem  Abachluu. 

94*  Zelle  mit  CcmenUliaphra(2'men. 


Deckel  einer  Zelle. 
(HorizootaUchniU.) 


zellen  soviel  Alkalichloridlösung  zufliesst,  als 
im  Kathodenraum  elektrolysierte  Lauge 
abfliesst.  Von  diesen  beiden  hat  sich 
das  erstere  am  be.sten  bewährt,  da  es 
keinerlei  Schwierigkeiten  bietet.  Die  Bäder 
besitzen  gewöhnlich  eine  Grösse  von 
5 — IO  cbm  Inhalt.  Umstehende  Fig.  93  stellt 
ein  solches  Rad  dar  mit  Anodenzcilen  etc. 
Der  Länge  nach  zerfällt  jedes  Bad  in  zwei 
gleiche  Teile;  durch  Scheidewände  zerfällt 
das  Bad  in  eine  Anzahl  Kammern,  in  welche 
alsdann  die  Anodenzellen  eingesetzt  oder 
eingehängt  werden.  Die  Zahl  der  einzu- 
hängenden Zellen  kann  beliebig  gewählt 
werden,  je  grösser  das  Bad,  um  so  mehr 
Zellen;  man  geht  zweckmassig  nicht  über 
IO  cbm  Bad-Inhalt  hinaus,  damit,  wenn  sich 
Reparaturen  nötig  machen  und  das  Bad  aus- 
geschaltet werden  muss,  die  übrige  Zer- 
setzungsanlage nicht  stark  durch  die  Strom- 


dichte beeinflusst  wird.  Die  Zellen  bestehen 
gewöhnlich  aus  Steingut-  oder  Cementgerippe 
oder,  was  noch  haltbarer  ist,  Eisengerippe 
mit  Cementumkleidung,  in  welches  dann 
die  Diaphragmen  eingesetzt  und  verkittet 
werden.  Die  Diaphragmen  können  aus  sehr 
Yerschiedenartigem  Material  bestehen;  be- 
währt haben  sich  Cement-Diaphragmen  desgl. 
solche  aus  Asbest,  Seife,  D.  R.  P.  79258, 
Pergament  mit  Kalkbelag,  den  man  nach 
D.  R.  P,  64671  erhält,  indem  man  der 
Anodeiiflüssigkeit  Ca  Cl|  zusetzt,  und  Kalk 
Stein-Diaphragmen  D.  R.  P.  82352;  letzterer 
ist  so  gut  wie  indifferent  gegen  die  Produkte 
der  Elektrolyse.  Cement-  und  Asbest- 
diaphragmen haben  eine  Lebensdauer  von 
mindestens  */,  Jahre  bei  geregeltem  Betrieb. 
Da  Asbestdiaphragmen,  wenn  sie  nass 
werden,  nicht  mehr  fest  genug  sind  und 
beim  Entleeren  d«s  Bades  zerreissen  wurden, 
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da  die  Anodenzellen  gefüllt  bleiben,  wendet 
man  ein  Unterstiitzungsgerüst  an,  wodurch 
die  Lebensdauer  fast  unbegrenzt  wird. 

Die  Platten  können  direkt  in  das  Zellen- 
gerippe  eingesetzt  werden  und  verkittet  man 
dann  das  Ganze,  die  Fugen  etc.,  mit  Ce  ment- 
mörtel,  lässt  mehrere  Tage  abbinden,  füllt 
die  Zelle  mit  Wasser,  um  die  Salze  in  den 
Diaphragmen  auszulaugen,  so  ist  die  Zelle 
soweit  fertig-  Auf  die  Zelle  kann  ein  Deckel 
mit  Kohlenanoden  aufgeschraubt  werden. 
Der  Deckel  besteht  zweckmässig  aus  Cement 
oder  Steingut;  derselbe  ist  mit  einer  Anzahl 
Oeffnungen  versehen,  welche  zum  Einsetzen 
der  Kohlenanoden  dienen,  ausserdem  ent- 
hält er  eine  Vorrichtung,  bestehend  aus 
einem  cylindrischen  Gefass,  das  unten  mit 
einem  Boden  versehen  ist,  aber  in  der  Seiten- 
wand eine  Anzahl  Oeffnungen  enthält;  in 
dieses  Gefäss  wird  von  Zeit  zu  Zeit  festes 
Chloralkali  und  Wasser  nachgefüllt,  um  in 
der  Anodenzelle  eine  konzentrierte  Lösung 
zu  erhalten;  ausserdem  besitzt  diese  Vor- 
richtung zweckmässig  auf  dem  Deckel  einen 
hydraulischen  Abschluss,  damit  unter  keinen 
Umständen  Chlor  austreten  kann.  Das 
Chlor  entweicht  gewöhnlich  durch  einen 
im  Zellendeckel  angebrachten  Stutzen,  als 
Fortsetzung  dessen  ein  Glasrohr  dient. 
Die  Glasröhren  münden  dann  in  ein 
weites  ßleirohr,  welches  die  ganzen  Ab- 
leitungen der  Zersetzungsanlage  aufnimmt, 
und  das  nach  dem  Verbrauchsort  des  Chlor- 
gases führt;  gewöhnlich  dient  das.selbe  zur 
Chlorkalkfabrikation  indem  man  es  in  grossen 
Bleikammern  über  gelöschten  Kalk  leitet, 
bis  derselbe  damit  gesättigt  i.st.  Da  gleich- 
zeitig mit  dem  Chlor  die  äquivalente 
Menge  Wasserstoff  gebildet  wird,  wurde 
schon  verschiedene  Mal  vorgeschlagen,  den- 
selben mit  dem  Chlor  zweckmässig  zu  binden 
unter  Bildung  von  Salzsäuregas;  bisher 
scheinen  diese  Vorschläge  noch  nicht  im 
grossen  Massstabe  ausgeführt  worden  zu 
sein.  Als  Anoden  haben  sich  Kohlenelek- 
troden bewährt;  man  wendet  dieselben  in 
Form  von  runden,  innen  hohlen  Cylindern 
an  von  ca.  lo  cm  äusserem  Durchmesser 
und  bis  über  i Meter  Länge  an,  ausserdem 
haben  sich  mit  noch  besserem  Erfolg  Kohlen- 
platten  bewährt.  Zum  Zufuhren  des  Stromes 
sind  beide  Arten  mit  einem  Ansatz  ver- 
sehen; derselbe  führt  durch  den  Zellendeckel 
und  ist  in  demselben  luftdicht  eingedichtet. 
Ein  entsprechend  ausgeführter  Kontakt  dient 
zur  Zuleitung  des  Stromes;  gewöhnlich  ent- 
hält jede  Zelle  wieder  eine  Anzahl  Elektroden, 
die  durch  ein  gemeinsames  Kupferband  mit 
der  Hauptleitung  verbunden  sind,  die  der 


Länge  nach  über  sämtliche  Bäder  hinweg- 
führt. Die  Kohlenelektroden  werden  von 
der  deutschen  Industrie  in  hervorragendster 
Ausführung  geliefert  und  die  deutschen 
Fabriken  dieser  Art  geniessen  Weltruf.  Der 
Kathodenraum  i.st  versehen  mit  einer  Füll- 
vorrichtung, einer  Entleerungsvorrichtung, 
einer  Ableitung  für  das  Wasserstoffgas,  einem 
Stutzen,  um  jederzeit  Proben  entnehmen  zu 
können,  und  wenn  in  der  Hitze  elektrolysiert 
wird,  noch  mit  einem  Dampfheizkörper;  in 
diesem  Falle  wird  denn  das  Bad  zweckmässig 
noch  mit  Wärme-Isolationsmasse  versehen;  am 
zweckmässigsten  ist  es,  bei  mässig  erhöhter 
Temperatur  zu  elektrolysieren,  da  hierbei  der 
Widerstand  im  Bade  geringer  ist,  als  wenn 
man  in  der  Kalte  elektrolysiert,  andererseits 
ist  der  Aufenthalt  in  einem  solchen  Raume 
nicht  .so  gesundheitsschädlich,  als  wenn  bei 
90 — loo*  elektrolysiert  wird,  wie  solches 
im  Gross-Betriebe  ausgeführt  wird,  da  hier- 
bei durch  das  Chlor  die  Dichtungsmaterialien, 
wozu  man  gewöhnlich  Bitumen  und  dergl. 
anwendet,  stark  angegriffen  werden  und 
Chlorpheiiole  gebildet  werden,  die  sehr  ge- 
sundheitsschädlich sind,  während  diese  Ein- 
wirkung bei  mäs,sig  hoher  Temperatur  bei 
weitem  nicht  so  stark  ist;  ausserdem  ist 
die  Wärmeau-sstrahlung  nicht  so  gross. 
Gewöhnlich  arbeitet  man  mit  einer  Strom- 
dichte von  150 — 200  Amp.  pro  qm.  Es 
ist  infolgedessen  im  Gross  - Betriebe  eine 
grosse  Apparateneinheit  erforderlich.  Das 
entweichende  Chlor  enthält  gewöhnlich  noch 
Kohlensäure,  die  .sich  bei  sekundären 
Prozessen  während  der  Elektrolyse  bildet 
durch  Bildung  und  Zersetzung  von  Hypo- 
chloriten, die  bei  der  Elektrolyse  am  Anoden- 
pol  Sauerstoff  entwickeln,  welcher  auch  die 
Anoden  aus  Kohle  angreift  und  Kohlen- 
säure bildet;  man  hat  daher  auch  Platinfolie 
für  den  Gross-Betrieb  vorgeschlagen.  Man 
elektrolysiert  die  Bäderlauge,  bis  dieselbe  nur 
noch  wenig  Aetzalkali  enthält,  was  bei  den 
gewöhnlichen  Grössenverhältnissen  in  etwa 
3 Tagen  erreicht  ist.  Die  Bäderlauge  wird  in 
Montejus  abgeleitet  und  von  hier  in  die  Ein- 
dampfpfannen  gedrückt;  man  unterscheidet 
mehrere  Arten  von  Verdampfapparaten,  die 
sich  für  diesen  Zweck  eignen.  Es  giebt 
solche  mit  offenem  V'akuum,  bei  denen  das 
sich  ausscheidende  Alkalichlorid  kontinuier- 
lich aus  der  Lauge  entfernt  wird,  und  solche 
bei  denen  dies  von  Zeit  zu  Zeit  geschieht. 
Auch  werden  ähnliche  Apparate  gebaut,  die 
ohne  Vakuum  arbeiten  und  wobei  der  ent- 
weichende Dampf  zum  Heizen  von  Vakuum- 
apparaten dient,  in  denen  die  Lauge,  die  in 
ersteren  bereits  bis  zu  gewissem  Grade  ein- 
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gedampft  ist,  bis  zur  genügenden  Konzentra- 
tion verdampft  wird.  Das  ausgeschiedene  Salz 
wird  mit  Elevatoren  auf  Nutschen  oder  Centn- 
fugen  gebracht,  abgcnuscht  bezw.  abge- 
schleudert,  noch  einige  Mal  mit  ,Soole  oder 
Chlorkaliumlösung  abgedeckt,  und  kann  das 
restierende  gereinigte  Alkalichlorid  wieder 
zum  Herstellen  von  Lösung  für  den  Kathoden- 
raum dienen.  Es  als  Küllungsinaterial  für 
die  Anodcnzcllcn  zu  verwenden,  ist  etwas 
unvorteilhaft,  da  es  gewöhnlich  noch  .-\etzal- 
kali  enthält.  Die  konzentrierte  Kali-  bezw. 
Natronlauge  ist  nun  soweit  fertig  und 
wird  zweckmassig  einige  Zeit  klären 
lassen,  che  sie  zum  Versandt  kommt.  Da 
die  Lauge  aber  so  noch  KCl  bezw. 
Na  CI  enthält,  kann  man  sie  ziemlich  stark 


eindampfen,  wobei  alsdann  fast  alles  KCl 
ausgeschieden  wird,  und  die  Lauge,  wenn 
man  ein  fast  chemisch-reines  Produkt  er- 
halten will,  dampft  man  dann  bis  fast 
zur  Sättigung  ein  und  rührt  sie,  bis  sie 
kalt  ist.  Es  scheidet  sich  krystallisiertes 
KOH  bezw.  NaOlI  ab,  das  noch  Krystall- 
Wasser  enthält;  man  lässt  alsdann  auf  einem 
Sieb  abtropfen,  schleudert  die  Krystalle  und 
deckt  dieselben  mit  wenig  Wasser  und  löst 
sie  in  Wasser  auf,  wodurch  man  dann  eine 
was-serhellc  und  eisenfreie  Lauge  mit  nur 
wenig  KCl  bezw.  NaCI  Gehalt  erhält.  Wenn 
man  zXetzkali  in  fe.stcr  Form  herstellen  will, 
dampft  man  die  geklärte  Lauge  in  Schmelz- 
kesseln aus  Nickel  oder  noch  besser  Silber 
von  1—1,5  Inhalt  bis  zur  gewünschten 


Konzentration  ein;  zweckmässig  setzt  man 
zur  Oxydation  des  Eisens  etwas  .Schwefel 
oder  Salpeter  zu,  wodurch  das  Actzkali  eine 
schönere  Karbe  erhält.  Gusseiserne  Kessel 
zum  Herstellen  von  Aetzkali  anzuwenden 
ist  nicht  zweckmä.ssig,  da  dasselbe  von 
Aetzkali  zu  stark  angegriffen  wird.  Zur  Her- 
stellung von  festem  Aetznatron  sind  guss- 
eiserne Kessel  jedoch  sehr  gut  zu  gebrauchen 
und  man  erhält  ein  rein  weisses  Aetznatron. 
Die  fertigen  Schmelzen  werden  dann  in 
Trommeln  aus  Eisenblech  gegossen,  luft- 
dicht verschlossen  und  so  zum  Versandt 
gebracht. 

Bis  jetzt  ist  es  besonders  die  Aetzkali- 
fabrikation,  die  im  Grossbetricbe  ausgeführt 
wird,  da  dieselbe  insofern  ökonomischer  ist 


als  Aetznatronfabrikation,  als  sie  eine  grössere 
Ausbeute  ergiebt. 

Die  Anwendung  von  Quecksilberkathoden 
hat  mancherlei  technische  Vorteile;  von 
Nachteil  sind  besonders  die  hohen  An- 
schaflungsko.sten,  ausserdem  aber  auch  die 
Verluste;  es  bilden  sich  nämlich  auf  der 
Oberfläche  sogenannte  Quecksilbermulls;  es 
ist  dies  fein  zerteiltes  Quecksilber,  das  nicht 
mehr  gut  mit  der  Kathode  zu  vereinigen  ist, 
da  es  sich  bipolar  schaltet;  Kellner  sucht 
dies  zu  vermeiden  durch  Anwendung  einer 
Sekundärelcktrode , wobei  der  Wasserstoff 
an  der  Sekundärelektrode  von  Eisen  ent- 
weicht. Infolge  seines  niedrigeren  spezifischen 
Gewichtes  bleibt  das  Quecksilberamalgam  an 
der  Oberfläche  des  Quecksilbers;  dieses  zu 


Digilized  by  Google 


H'/rss^rrfSi^n  fw 


Hett  8 


ELEK  TROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


'7' 


verhindern,  wurde  der  X'orschlag  gemacht,  dann,  wie  vorgeschlagen  worden  ist,  das 

das  Quecksilber  immer  in  Hewegung  zu  er-  gebildete  Amalgam  mit  Wasser  oder  Wasser- 
halten, was  aber  wieder,  da  man  mit  ver-  dampf  zersetzt  und  direkt  eine  konzentrierte 
hältnismässig  niedriger  .Stromdichte  arbeiten  Kali-  bezw.  Natronlauge  erhalten  werden 

muss,  infolge  der  kolossalen  Apparateneinheit,  kann,  während  in  diesem  l-'alle  bei  Anwen- 
die  erforderlich  ist,  und  der  bedeutenden  düng  von  Eisenkathoden  doch  noch  eine 
zur  Bewegung  erforderlichen  Kraft  nicht  mehr  verhältnismässig  grosse  Dampfkesselanlage 

ökonomisch  ist.  Jedenfalls  ist  die  Anwen-  vorhanden  sein  muss,  um  die  Räderlauge 

düng  von  Quecksilberkathoden  nur  da  im  einzudampfen. 

grossen  Massstabe  ausführbar,  wo  billige  Wenn  billige  Wasserkräfte  zur  Verfügung 

Wasserkräfte  zur  Verfügung  stehen,  da  als-  stehen,  kann  man  die  betreffenden  Alkali- 


Fi|;.  96.  Schemn  einer  FabriUnnlage  für  Alknli-lndutlrie. 


Chloride  in  feurig-flüssigem  Zustande  elektro-  ist  jedoch  die  Anwendung  von  Kohlenanoden, 
lysieren  unter  Anwendung  von  Kathoden  da  dieselben  nicht  so  oft  zu  erneuern  sind, 
aus  Blei  oder  .anderem  Schwermet.all.  Als  während  das  legierende  Metall  gleichzeitig 
Anodenmaterial  verwendet  man  dann  ge-  mit  Alkalichlorid  in  die  Schmelze  eingetragen 
wohnlich  dasselbe  Metall,  welches  die  Ka-  wird ; von  Zeit  zu  Zeit  wird  die  Legierung 
thode  bildet.  abgestochen  und  in  Barren  gegossen;  die- 

Uer  Prozess  verlauft  folgendermassen:  selbe  kann  in  Wasser  oder  besser  Wasser- 

in einem  gusseisernen  Kessel  schmilzt  dampf  zersetzt  werden,  und  man  erhält  auf 
man  Alkalichlorid  und  macht  den  Kessel  zur  diese  .Weise  direkt  eine  konzentrierte  Kali- 
Kathode,  während  man  als  Anode  dasjenige  bezw.  Natronlauge,  und  Bleischwamm  bleibt 
Metall  anwendet,  dessen  Legierung  mit  dem  zurück,  der  wieder  in  den  elektrischen 
Alkalimetall  gebildet  werden  soll;  man  elek-  Schmelzkessel  eingetragen  wird;  auch  kann 
trolysiert  unter  Anwendung  eines  sehr  wider-  die  erhaltene  Legierung  als  solche  in  vielen 
standsfähigen  Diaphragmas;  zweckmässiger  Källen  als  Ersatz  für  .-Mkalimctall  dienen 


Digitized  by  Google 


EI.EKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT 


Hett  8 


172 


und  ist  diesem  oft  noch  vorzuziehen,  da  sie 
nicht  so  energisch  wirkt,  was  mitunter  wichtig 
ist;  auch  hat  dieses  Verfahren  den  Vorzug, 
dass  man  mit  sehr  hoher  Stromdichte  arbeiten 
kann,  wodurch  viel  an  Kaum  und  Anlage- 
kapital gespart  wird.  Da  aber  Alkalilauge, 
wenn  auch  in  geringen  Mengen,  Blei  lost, 
so  muss  dasselbe  für  manche  Zwecke  zuerst 
ausgefällt  werden.  Wenn  der  Prozess  im 
Gange  ist,  wird  die  Schmelze  schon  durch 
die  Stromwarme  allein  in  Fluss  gehalten. 
Figur  95  stellt  einen  solchen  elektrolytischen 
Schmelzkessel  dar.  Dieses  Verfahren  ist 
der  • Acker  FZIcktrocheniical  Comp.«  gesetz- 
lich geschützt  und  wird  an  den  Niagara- 
F'ällen  im  grossen  Massstabe  ausgeübt. 

Ausser  Aetzalkalien  und  Chlorkalk  fabri- 
ziert man  in  neuester  Zeit  in  elektrochemi- 
schen Alkalifabriken  auch  Pottasche  fKal. 
carbonic.).  Wahrend  man  seither  aus  Pott- 
asche bezw.  Soda  durch  K.iustizieren  Aetz- 
alkalien erzeugte,  verfährt  man  in  diesen 
Betrieben  gerade  umgekehrt,  indem  man, 
wie  oben  beschrieben,  eine  möglichst 
chlorkaliumfrcie  Kalilauge  erzeugt,  die.selbe 
dann  verdünnt  und  dann  mit  Kohlen- 
.säure  sättigt,  bis  kein,  freies  Aetzkali  mehr 
vorhanden  ist;  man  pumpt  zu  diesem 
Zweck  die  I.auge  über  Absorptionsapparate 
und  fuhrt  ihr  von  unten  einen  Kohlensäure- 
strom entgegen;  die  .^bsorptionstürme  sind 
ähnlich  gebaut  wie  die  Solvaytiirme  in  der 
Ammoniaksodafabrikation ; zum  Karbonatieren 
verwendet  man  Kalkofengas  oder  die  Rauch- 
gase von  Dampfkesseln  oder  anderen  Feue- 
rungen; die  Kohlensäure  muss  zuerst  gereinigt 
werden  von  Schwefelwasserstoff  und  Flug- 
asche und  wird  zweckmässig  durch  einen 
Kompressor  durch  die  z\bsorption.sapparatc 
geblasen;  hierbei  erhitzt  sich  die  Lauge 
sehr  stark.  Die  fertige  Pottaschenlauge  wird 
dann  zweckmässig  unter  Vakuum  weiter  ein- 
gedampft,  wobei  sich  krystallisierte  Pottasche 
ausscheidet,  welche  abgeschleudert  oder  ab- 
genutscht, mit  Wasser  abgedeckt  und  sodann 
mit  Dampf  getrocknet  und  kalziniert  wird  in 
Flammöfen  oder  auch  in  Trockenapparaten 
V.  Thelen  u.  dergl. 

Da  die  Elektrolyse  unter  Anwendung 
einer  Eisenkathode  am  meisten  verbreitet 
ist,  so  will  ich  nachstehend  einen  Plan  folgen 
lassen  mit  Rentabilitätsberechnung  für  eine 
Anlage,  die  mit  Dampfdynamos  arbeiten  soll 
für  eine  tägliche  Produktion  von  lOOOO  kg 
festem  Aetzkali  90,8"  (Gew.)  KOH  oder  die 
entsprechende  Menge  Lauge  und  15550  kg 
Chlorkalk  mit  35°  » wirksamem  Chlor.  In 
IO  000  kg  91' 0 Aetzkali  sind  9100  kg  reines 
KOH  enthalten;  eine  Amp.-Std.  erzeugt  bei 


8o*,'o  Nutzeffekt  1,66  g KOH,  mithin  sind 
erforderlich  .'Vmp.-Std.  für  9icx>  kg  = 
9100000:1,66  = 5481927  Amp.-Std.  : 24 
= 228413  Amp.;  angewandt  sollen  Cement- 
diaphragmen  werden;  an  Spannung  sind  ca. 

4 Volt  aufzuwenden;  es  ergiebt  dies  eine  not- 
wendige elektrische  Kraft  von  228  413  x 4 = 
913  652  VV'att : 736  = 1241  elektr.  HP;  nimmt 
man  an,  dass  bei  der  Umsetzung  von  mecha- 
nischer Kraft  in  elektrische  Energie  17  •/, 
verloren  gehen,  so  wären  aufzuwenden  1495 
mechanische  HP  für  elektrische  Energie  für 
die  Zcrsetzungsanlage;  hierzu  kommen  dann 
noch  ungefähr  150  HP  zum  Betrieb  von 
Pumpen,  Transmissionen,  Hebewerken,  Rühr- 
werken, Tran.sportvorrichtungen  etc.,  also  in 
Summa  ca.  1650  mechanische  HP;  gearbeitet 
soll  werden  mit  einer  Stromdichte  von 
200  Amp.,  pro  qm  Kohlenanoden  berechnet; 
die  anzuwendenden  Anoden  sollen  eine  wirk- 
same Oberfläche  haben  von  ä 4800  qcm, 
einer  Grösse  entsprechend  von  30  X 80  cm 
und  8 cm  Dicke;  da  die  beiden  Seiten  aus- 
genutzt werden,  so  ergiebt  dies  eine  wirk- 
same Flache  von  30  x 80  X 2 = 4800  qcm; 
pro  Zelle  sollen  2 solcher  Anoden  entfallen 
= 9600  qcm;  nehmen  wir  das  Bad  mit 
12  Zellen  an,  so  ergiebt  dies  pro  Bad 
1 1,520  qm;  pro  qm  = 200  Amp.  = 2304  Amp. 
pro  Bad,  und  für  die  Gesamtanlage  sind  so- 
mit erforderlich  99  Bäder;  nehmen  wir  noch 

1 Bad  hinzu,  $0  ergiebt  dies  100  Bäder,  da- 
mit, wenn  i Bad  defekt  wird,  die  Strom- 
dichte in  den  übrigen  Bädern  nicht  zu  hoch 
wird;  dieselben  mögen  für  den  Kathoden- 
raum ca.  5 cbm  Inhalt  haben,  und  werden 
die  einzelnen  Bäder  in  Reihen  hintereinander 
aufgestellt,  und  muss  jedes  Bad  mit  Ein- 
und  Ausschaltevorrichtung  versehen  sein. 
Zur  Bedienung  von  6 Bädern  ist  i Mann 
nötig,  also  für  die  ganze  Anlage  ca.  17  Mann 
und  I Aufseher,  für  2 Schichten  also  34  Mann 
und  2 Aufseher. 

Zum  Reparieren  von  Zellen  und  Her- 
stellen der  Diaphragmen  seien  nötig  ca. 

5 Mann  und  1 \'orarbeiter  in  1 Arbeits- 
schicht; ausserdem  seien  nötig  2 Mann,  die 
das  Entleeren  und  F'üllen  der  Bäder  be- 
sorgen; nunmehr  kommt  die  Bäderlauge  in 
die  Eindampfapparate.  Zur  Bedienung  der- 
selben seien  insgesamt  ca.  10  Mann  nötig,  in 

2 Schichten  =z  20  Mann  -{-  2 Aufseher;  zur 
Bedienung  des  Maschinenhauses,  in  welchem 
die  zum  Betrieb  nötigen  Pumpen  etc.  auf- 
gestellt sind,  2 Mann;  im  Dynamohausc  zur 
Bedienung  der  4 im  Betrieb  befliidlichen 
Dampfdynamos,  von  denen  jede  ca.4 1 3 mecha- 
nische HP  zu  leisten  hat,  4 Mann  x 2 — 
8 Mann;  ausserdem  wäre  eine  5.  Maschine 
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zur  Reserve  bereitzuhalten;  zur  Speisung 
dieser  4 Maschinen  wären  4 grosse  Röhren- 
kessel nötig  und  ein  fünfter  zur  Reserve.  Zur 
Bedienung  dieser  Kessel  wären  8x2  = 
16  Mann  nötig;  zum  Herstellen  von  10000  kg 
Aetzkali  wären7 Schmelzkessel  nötig, wie  oben 
beschrieben;  zur  Bedienung  derselben  ins- 
gesamt4Mann;  zurChlorkalkfabrikation  wären 
nötig  ca.  1 5 ßleikammern  und  zur  Bedienung 
derselben  insgesamt  mit  Kalklöscherei  und 
Sieberei  ca.  20  Mann;  ausserdem  zur  Aus- 
führung von  Reparaturen  etc.  ca.  12  Schlosser, 
4 Bleilöter,  ferner  noch  Böttcher,  Hofarbeiter, 
Verlader  etc.,  insgesamt  ca.  150  Mann  inkl. 
Aufseher.  Wenn  dieselben  einen  durch- 
schnittlichen Tagelohn  von3,8oM.  bekommen, 
so  ergiebt  dies  eine  Summe  von  570  M.  in 
24  Stunden.  An  Chlorkalium  sind  nötig  ca. 
12400  kg  (100  kg  = 15,50  M.).  Sa.  = 1922  M. 

Zur  Herstellung  von  15  550  kg  Chlor- 
kalk sind  9330  kg  Aetzkali  erforderlich, 
ä 100  kg  = 1,50  M.  = Sa.:  140  M.  Für 
Energie  sind  aufzuwenden  ca.  31  680  kg 
Kohle  mit  einem  Wert  von  400  M. ; ausser- 


dem zum  Schmelzen  ca.  10000  kg  Kohle 

= 137  M- 

Der  Preis  der  zum  Verpacken  notwen- 
digen Trommeln  kann  mit  ii  M.  für  1000  kg 
Aetzkali  normiert  werden,  für  10000  kg 
also  110  M. 

Die  Emballage  für  1000  kg  Chlorkalk 
kostet  17  M.,  mithin  für  15  550  kg  = 264  M. 

Unter  diesen  Verhältnissen  stellen  sich 
die  Gestehungskosten  für  10000  kg  festen 
Aetzkali  9l*/o  und  15  550  kg  Chlorkalk  wie 
folgt: 

I.  Energiebedarf  400  M. 


2. 

Chlorkaliumbedarf 

= 

1922 

1» 

3- 

Kohlenbedarf 

— 

137 

• « 

4- 

Kalkbedarf 

140 

5- 

Emballage 

= 

374 

I» 

6. 

Arbeitslöhne  und  Reparatur 

= 

570 

• • 

7- 

Amortisation 

= 

140 

«» 

8. 

Direktion 

too 

9- 

Sonstige  Interessen,  Gehälter 

etc.  einer  Anlage  V.700000M. 

Kapital 

= 

160 

Sa. 

= 

3943 

m! 

NEUE  GESICHTSPUNKTE  FÜR  DIE  ELEKTROLYTISCHE 
DARSTELLUNG  DER  SODA  UND  DES  CHLORS. 

Von  James  Hobart. 


Um  das  Chlor  und  dasNatrium  während 
der  Elektrolyse  von  einander  zu  trennen,  muss 
zwischen  den  Elektroden  eine  Scheidewand 
vorhanden  sein,  welche  für  die  Chlor-  oder 
Scxtalösungen,  nicht  aber  für  Elektrizität  un- 
durchdringlich ist.  Die  Zelle  muss  alsdann 
notwendig  in  zwei  Teile  geteilt  werden,  welche 
durch  einen  guten  Elektrizitätslciter  mit 
einander  verbunden  sind.  Die  Trennungs- 
wand zwischen  Soda  und  Chlor  kann  hori- 
zontal angebracht  sein  und  der  Unterschied 
im  spezifischen  Gewicht  der  beiden  Produkte 
vorteilhaft  dazu  verwandt  werden,  die 
Trennung  derselben  ebenso  schnell  zu  be- 
wirken, als  sie  sich  bilden.  Chlor  ist,  ob- 
wohl ein  sehr  schweres  Gas,  doch  leichter 
als  die  Lauge.  Es  steigt  daher  an  die 
Oberfläche  des  Elektrolyten,  sobald  es  an 
den  Anoden  frei  wird,  die  im  oberen  Teile 
der  Zelle  sich  befinden,  wahrend  die 

.schwerere  Soda  in  die  Lösung  eintritt  und 
zu  Boden  sinkt.  Fig.  97  zeigt  eine  elektro- 
lytische Zelle  mit  nur  einer  Flüssigkeit  oder 
eine  Zelle  ohne  Diaphragma.  Die  Zeichnung 
stellt  nur  das  Prinzip  dar,  während  die 


Einzelheiten  fortgelassen  sind,  ln  dieser 
einen  Flüssigkeit  dient  die  Schwerkraft  als 


3--. 


97«  Schetnatitebe  DameltuDf  einer  ^elle 
mit  eiorr  Flüseigkeit. 

Diaphragma,  ausser  wenn  die  Ionen  sich 
wieder  vereinigen.  Da  dies  in  diesem  Falle 
jedoch  nicht  wünschenswert  ist,  muss  ein 
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Diaphragma  oder  eine  ähnliche  Vorrichtung 
angewandt  werden. 

Ausser  Zellen  mit  nur  einer  Flüssigkeit 
giebt  es  auch  solche  mit  zwei  und  drei 
Flüssigkeiten,  von  denen  jede  ihre  Vorteile 
hat  und  die  später  erörtert  werden  sollen. 
Heim  Studium  der  Hauptpunkte  einer  ein- 
fachen Zelle,  wie  in  Fig.  97,  muss  man  zuerst 
die  erforderliche  Konstruktion  der  Zelle 
prüfen. 

ln  eine  eingehende  Beschreibung 
einer  einfachen  Zelle  näher  cinzugehen,  ist 
nicht  notwendig;  erwähnt  sei,  dass  die  die 
Anode  bildende  Kohlenplatte  9X9  Quadrat- 
zoll Fläche  hat  und  1 Zoll  dick  ist.  Für 
die  Anoden  können  Kohlcnstangen  ange- 
wandt werden;  sie  sind  billiger,  werden 
nicht  krumm,  und  wenn  eine  oder  auch 
mehrere  zerbrechen,  können  sie  leicht  er- 
setzt werden,  und  zwar  mit  einem  geringeren 
Kostenaufwand,  als  wenn  eine  einzige  l’lattc 
ersetzt  werden  müsste. 

Wir  haben  also 

9 + 9'f-f  + * = 20X9=l8o 
Quadratzoll  Kohlenoberflache,  welche  mit 
dem  Elektrolyten  in  Berührung  steht  und 
die,  wie  aus  dem  Grundriss  der  F'ig.  97  zu 
ersehen  ist,  von  den  Zellwandungen  überall 
3"  entfernt  ist.  Der  Behälter,  in  welchem 
die  Kohlenplatte  sich  befindet,  ist  aus  Ei.sen 
herge.stellt  und  dient  als  Kathode,  da  er  in 
den  elektrischen  Stromkreis  direkt  einge- 
schaltet ist.  Wie  Fig.  97  zeigt,  besitzt  der 
Behälter  einen  Deckel,  der  mit  seinen 
Rändern  bei  b in  eine  Wasserleiste  taucht. 
An  diesem  Deckel  ist  ein  zweiter  Behälter 
angebracht,  der  nach  unten  und  unter 
die  Oberfläche  des  Elektrolyten  hinunter- 
reicht. Dieser  zweite  Behälter  besitzt,  wie 
der  erste  Behälter,  einen  gleichen  Deckel 
mit  Wasserabschluss,  siehe  Fig.  97.  Von 
diesem  Deckel  des  zweiten  Behälters  geht  das 
Rohr  e ab,  das  zur  .'Vbführung  des  Chlors 
dient. 

Während  des  Betriebes  wird  der  Elektro- 
lyt in  gleicher  Hohe  der  Oberkante  der 
Kohlenplatte  gehalten.  Es  schadet  zwar 
nichts,  wenn  er  etwas  hoher  sich  befindet; 
wenn  aber  das  Niveau  unter  die  Oberkante 
der  Kohlenplatte  fällt,  geht  ebenso  viel  wirk- 
same Fläche  verloren,  als  darüberstehendc 
Teile  vorhanden  sind,  wodurch  natürlich  die 
Kapazität  des  .Apparates  beeinträchtigt  wird. 
Bei  diesem  Behälter  stellt  sich  der  .Atom- 
widerstand wie  folgt  dar: 

.Aus  einer  im  verflossenen  Mai  im 
Americ.an  Elertrician  veröffentlichten  Tabelle 
findet  man,  dass  eine  gesättigte  Lösung  von 


Chlornatrium  (NaCI)  einen  Widerstand  von 
5,3  Ohm  pro  ccm  bei  13'’  C.  (55,4”  F.)  be- 
sitzt. Drei  Zoll  oder  etwa  8 cm  geben  einen 
TotaUviderstand  von 


5.3  X 13  = 68,9  Ohm 

dividiert  durch  die  .Anzahl  der  Ceiitimeter 
des  Querschnittes  des  Elektrolyten.  I.st  die 
Breite  der  Kohlenplatte  23  cm,  die  ausge- 
setzte  Oberfläche  50  cm,  so  ergiebt  eine 
Querschnittsfläche  von  23  X 50  = 1 150  cm*. 
Dadurch  wird  der  Total-Widerstand  von 

f)8,9  gleich  = 0,599  oder  ungefähr 

0,6  Ohm. 


Dies  ist  also  die  entgegenwirkende 
elektromotorische  Kraft,  welche  zuaddiert 
werden  muss.  Diese  Kraft  wird  durch  die 
Elektroden  erzeugt,  welche  als  Batterie  zu 
wirken  .suchen.  Sobald  der  Strom  ge- 
schlossen ist  und  die  Moleküle  polarisiert 
werden,  erregt  ihr  Vereinigiingsbestreben 
einen  Strom  von  etwa  1 — 2 Volt  Spannung. 
Sicherheitshalber  nimmt  man  diesen  Gegen- 
druck zu  2 Volt  an.  Um  daher  diese  2 V'olt  im 
Strom  zu  neutralisieren,  fügt  man  einfach 
2 Ohm  zu  dem  Widerstand  der  Zelle  hinzu. 


Den  Gesamtwiderstand  der  in  Fig.  97 
dargestellten  Zelle  kann  man  daher  zu 
2,06  Ohm  annehmen.  Die  für  jede  Elektrode 
erforderliche  Oberfläche  beträgt  50  bis 
300  cm*  Oberfläche  pro  Ampere.  Die  kleinere 
Oberfläche  wird  einen  grös.seren  Betrag  an 
Metall  nicderschl.agen;  doch  hat  die  grössere 
Form  bei  der  Elektrolyse  den  Vorteil,  dass 
die  Luftbläschen  gesammelt  und  ausge- 
schieden werden,  ohne  dass  die  wirksame 
Fläche  zerteilt  werden  braucht,  so  dass  der 
Widerstand  ausserordentlich  gross  wird.  Der 
in  irgend  einem  Leitungsdraht  fliessende 
Strom  sollte  nicht  2000  Ampere  pro  Quadrat- 
zoll Querschnitt  überschreiten,  und  es  ist  in 
der  That  besser,  den  elektrischen  Strom  in 
den  Leitungen  auf  1000  Ampere  pro  Quadrat- 
zoll zu  beschränken.  Der  Totalbetrag  des 
Kupfers  ist  zu  klein,  als  dass  er  als  Faktor 
in  Betracht  käme. 

Wir  können  jetzt  sehen,  was  mit 
der  Zelle  in  Fig.  97  durch  beide  extremen 
Werte  für  die  Oberfläche  erreicht  werden 
kann,  nämlich  50  und  300  cm“  pro  Ampere. 
Da  ungefähr  1 1 50  cm*  vorhanden  sind,  kann 
der  vorgesehene  Strom  von  3,8  bis  23  Am- 
pere variieren.  Nimmt  man  den  letzteren 
Strom,  so  müssten  die  kupfernen  Leitungs- 
drähte einen  Durchmesser  von  0,77841  Zoll 
besitzen,  was  einem  Widerstand  von 
0,34120  Ohm  pro  looo  Fuss  entspricht.  Ein 
solcher  l7raht  würde  etwa  25  .-Ampere  aus 
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halten  bei  einer  Temperaturerhöhung  von 
nicht  über  etwa  5* — 10“  C. 

Wenn  unter  den  oben  erwähnten  Um- 
ständen gearbeitet  wird,  würde  pro  Stunde 
eine  gewisse  Quantität  NaCl  niedergeschlagen 
werden,  und  diese  Menge  wird  leicht  durch 
früher  angegebene  Methoden  gefunden. 

Unter  Hinweis  auf  diese  Methoden  kann 
man  bestimmen,  wie  viel  Strom  erforderlich 
.sein  wird,  um  eine  gewisse  Menge  Soda  in 
einer  bestimmten  Zeit  zu  elcktrolysieren. 

Bezeichnet  C den  elektrischen  Strom 
in  Ampöre,  T die  Zeit  in  Sekunden. 
C-T  = Q =.  Quantität  in  Coulomb,  z die 
elektrochemische  Acquivalenz  w das  Ge- 
wicht in  Grammen  der  freigewordenen  Ionen, 
so  ist 

w = CTz  = Q-2. 

Daher  ist  der  Gewicht  eines  Metalles, 
welches  aus  der  I.ösung  irgend  eines  seiner 


Salze  von  einem  Strom  von  C Ampere  in 
T Sekunden  niedergeschlagen  wird, 
w - CTz  — 0,000  10384  CaT, 
worin  3 die  chemische  .Aequivalenz  des 
Metalles  Ist. 

Nun  sind  nach  einer  früheren  Bestim 
mung  238,07  Gramm  Natrium  (Na)  in  einem 
Pfund  des  Salzes  (NaCl)  enthalten;  daher 
wird  zur  Reduktion  der  238,07  Gramm  mit 
23  Ampere  die  Zeit  T erhalten,  wenn  man 
alle  bekannten  Grössen  in  die  Formel  cinsetzt: 

238.07  = 33  T 0,00023873  oder 

238.07  = o,ooooio384X23X22,99T 
T = 43200  Sek.  oder  1 2'  ,,  Stdn. 

Um  die.se  Arbeit  in  einer  Stunde  zu 
verrichten,  d.  h.  ein  Pfund  Salz  in  einer 
Stunde  zu  elcktrolysieren,  musste  man  einen 
Strom  von  etwa  12x23  Ampere  = 276  Am- 
pere anwenden.  Dies  stimmt  sehr  genau 
mit  den  früher  gegebenen  Zahlen  überein. 

Theoretisch  arbeitet  also  die  einfache 
elektrolytische  Zelle  richtig;  das  Chlor  ge- 
langt in  den  Dom,  und  die  Soda  setzt  sich 


am  Boden  des  Behälters  ab  und  kann  durch 
das  Rohr  f nach  Belieben  abgeleitet  werden. 
Bei  der  praktischen  Ausführung  wirken  je- 
doch verschiedene  Dinge  störend  einem  er- 
folgreichen Arbeiten  des  ,-\pparates  entgegen. 
Während  des  Durchganges  von  der  Kathode  g 
nach  dem  Dome  h bilden  sich  beträchtliche 


Fig.  99.  Zelle  mit  ewei  beeooderen  IJehältern. 


Mengen  von  Chlorwasscrstoffsaure,  da  infolge 
der  ausserordentlich  grossen  Verwandtschaft 
von  Chlor  und  Wasserstoff  der  letztere  aus 
dem  Elektroljten  während  des  Durchganges 
des  Chlors  ausgeschieden  w'ird. 

Dadurch  wird  die  obere  Schicht  der 
Flüssigkeit  mit  HCl  durchsetzt,  welche  sich 
bald  bis  zu  einem  ziemlich  tief  unter  dem 


I-'ig.  100.  Zelle  mit  geeonderten  Behältern  fUr  drei 
FlStiigkeitcn. 


inneren  Dome  liegenden  Punkte  erstreckt.  Die 
Salzsäure  gelangt  alsdann  an  den  als  Kothode 
dienenden  Behälter  und  greift  diesen  an; 
ausserdem  vereinigt  sie  .sich  wieder  mit  der 
Natriumlösung.  Mit  anderen  Worten:  die 
Produkte  der  Dissociation  (Ionen)  werden 
durch  das  Alkalisalz  (Elektrolyt)  verunreinigt, 
was  eine  sekundäre  Elektrolyse  erforderlich 
macht,  welche  wiederum  ein  besonderes  Gc- 
fäss  für  jede  Elektrode,  wie  Fig.  99  zeigt, 
bedingt.  Es  giebt  eine  gro.sse  Anzahl  der 
verschiedensten  Formen  fiir  elektrolytische 
Zellen.  Meist  nimmt  man  zwei  Behälter, 
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in  deren  einem  die  Kohlenanode  und  in  deren 
andereiii  die  Eisenkathode  sich  betindet;  auch 
können  r,wei  Hchälter  aus  Kohle  und  aus 
h'isen  angewandt  werden. 

Ein  Büschel  loser  Baum  wolle  wird  mit  NaCl- 
Eosung  getränkt  und  mit  den  Enden  in  beide 
Gefasse  gestülpt,  s.  Eig.  99.  Wenn  der 
Strom  durch  die  Losungen  hindurchgeht, 
gelangt  das  Chlor  in  den  Kohlenbehälter, 
während  das  Natrium  nach  dem  Eisenbe- 
hälter  wandert.  Dadurch  werden  die  Ionen 
vor  einer  V’ermischung  mit  einander  bewalirt. 

I'erner  giebt  es  auch  eine  Elektrolyse, 
bei  der  drei  Flüssigkeiten  in  Anwendung 
kommen.  Jedes  Ion  ist  hier  gleichfalls  vor 
einer  Vermischung  mit  dem  andern  sowohl 
als  auch  mit  Alkalisali  (NaCl)  gesichert. 


Bei  dieser  Methode  mitssen  selbstver- 
ständlich drei  Gefasse  verwendet  werden,  wie 
z.  B.  Fig.  100  darstellt.  Hier  befindet  sich 
das  Salz  NaCI  im  mittleren  Behälter;  im 
Anodenbehälter  ist  mit  HCl  angesäuertes 
Was.ser  und  in  der  Kathodenzellc  eine  Lösung 
von  Aetznatron  enthalten.  Man  löst  nur  so- 
viel von  jedem  Element,  als  zum  Leitend- 
machen  des  Wassers  erforderlich  ist. 

In  Fig.  100  sind  die  Baumwollbüsche! 
ersetzt  durch  Glas-  oder  Porzellanröhren. 
Diese  Syphons  müssen  aus  einem  nicht- 
leitenden  .M.aterial  hergestellt  und  mit  ge- 
pulvertem Koks,  Kohle  oder  anderem  po- 
rösen leitenden  Material  gefüllt  sein. 

Bei  einer  Anwendung  eines  Gelasses 
nach  Fig.  98  muss  aut  das  Diaphragma 
ganz  besondere  Sorgfalt  verwendet  werden. 


DIE  VIBRATIONSTHEORIE 

DER  ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG  UND  DIE  BEIDEN  HAUPT- 
SÄTZE DER  MECHANISCHEN  WÄRMETHEORIE. 

\'on  Hudolf  Meives,  Ingenieur  und  Physiker. 


I.  Die  direkte  Umwandlung  der  Kohlen- 
wfirme  ln  Elektrizität. 

Bei  den  zahlreichen  .Arbeiten  darüber, 
wie  die  Entstehung  der  Elektrizität  zu  er- 
klären ist,  haben  die  neueren  Forscher  in 
der  Regel  den  zweiten  Hauptsatz  dfr 
mechanischen  Wärmetheorie  als  Grundlage 
benutzt,  ohne  zu  bedenken,  dass  dieser 
Satz  in  der  Carnot-Clausius’schen  I'assung 
gar  nicht  haltbar  ist,  oder  haben  wenigstens 
bei  ihren  von  anderen  Grundannahmen  aus- 
gehenden theoretischen  Entwicklungen  diesen 
Satz  als  Richtschnur  und  Grenzscheide  be- 
nutzt, gegen  die  man  nicht  verstossen 
bezw.  über  die  man  nicht  hinwegsetzen 
dürfe.  Recht  lehrreich  und  bezeichnend  für 
die  augenblickliche  Sachlage  sind  die  .Aus- 
führungen von  Max  Frank  in  „Ueber 
das  Prinzip  der  natürlichen  Elektrisierung" 
(Elektrochemi.sche  Zeitschrift,  VII.  jahrg. 
H.  12).  Daselbst  heisst  es  mit  Bezug  auf 
die  Erklärung  der  Elektrizitätserzeugung  auf 
Grund  der  Vibrationstherie: 

»In  der  Umgebung  der  Lötstelle  eines 
Zn  Cu-Paares  bringt  ein  Strom  von 
I Ampere  immer  noch  eine  der  Strom- 
stärke proportionale  Abkühlung  hervor; 
sicherlich  wird  also  durch  einen  .solchen 

schwachen  .Strom,  wie  ' .Ampere,  Ab- 
9-10" 


kühlung  und  nicht  Elrwärmung  hervorge- 
bracht. Es  lasst  sich  also  mit  der  grössten 
experimentellen  Schärfe  beweisen,  für  den 
speziellen  F'all  des  V'olta’schen  Fundamental- 
versuches,  dass  die  zum  Betrieb  des  Volta- 
stromes niitigc  Finergie  ganz  in  Form  von 
Wärme  zuströmt.  I'heoreti.sch  lässt  sich 
aber  zeigen,  dass  es  auch  die  Warmebe- 
wegung  ist,  welche  die  freien  elektrischen 
Spannungen  des  Zn  und  Cu  bewirkt,  und 
weiterhin,  d.iss  in  allen  F'ällen  die  Energie 
in  F'orm  von  VV'ärme,  molekularen  Be- 
wegungen in  das  Zn  übergehen  muss,  wenn 
sie  als  F>satz  für  die  verbrauchte  elektrische 
Energie  dienen  soll,  die  durch  Kontakt 
immer  wieder  neu  erzeugt  wird.  Es  ist 
also  nur  ein  Vorurteil,  wenn  man  glaubt, 
chemische  Umwandlungen  des  Zn  müssten 
stattfinden.  Die  lichtelektrischen  Zellen  be- 
weisen auch  experimentell.  dass  die 

chemi.sche  Thätigkeit  vollständig  ausge- 
schaltet werden  kann.  .Aber  offenbar  rührte 
jenes  Vorurteil  davon  her.  weil  man  glaubte, 
die  einzige  Möglichkeit,  ein  .Aequivalent 
für  die  Energie  des  erhaltenen  Stromes  zu 
bekommen,  be.stände  einerseits  in  der  An 
nähme  solcher  Umwandlungen,  und  um 
anderseits  mit  dem  Carnot-Clausius’schen 
Prinzip,  welches  man  für  allgemein  gültig 
hielt,  nicht  in  Widerspruch  zu  kommen,  die 
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Energie,  welche  durch  den  chemischen  An- 
griff des  Zinkes  frei  wird,  werde  nicht  in 
der  Form  von  Wärme  zum  Betrieb  des 
elektrischen  Stromes  verwendet.  Denn  wäre 
dies  der  Kall,  so  folgte  notwendig,  dass  ein 
galvanisches  Element  ein  p.  m.  2.  A.  ist, 
denn,  nach  dem  Carnot-CIausius'schen 
Prinzip  sollte  der  Nutzeflekt  einer  Ma.schine, 
die  durch  den  Betrieb  mittels  Wärme 

T,-T, 


•Arbeit  leistet,  im  Maximum  höchstens 


T, 


sein  können,  wenn  T,  und  T,  die  äusserstcn 
absoluten  Temperaturen  bedeuten,  zwischen 
denen  die  arbeitende  Substanz  sich  bewegt. 

•j- X. 

Da  '.j,  * stets  ein  echter  Bruch  ist,  so 

musste  man  schliessen,  dass  der  in  Form 
von  Wärme  in  die  Maschine  hineingesteckte 
Energiebetrag  niemals  als  frei  verwandelbarc 
mechanische  Energie  vollständig  wieder 
herauskommen  könne.  Beim  galvanischen 
Element  sind  diese  beiden  Energien,  die. 
welche  verwandelt  wird,  und  die,  welche 
als  elektrisch  durch  das  Element  erhalten 
wird,  aber  im  allgemeinen  nicht  nur  gleich, 
sondern  man  kann  sogar  noch  mehr  frei 
verwandelbare  Energie  aus  dem  Element 
herauskommen,  als  diejenige  Energiemenge 
beträgt,  welche  durch  den  chemischen  Um- 
satz frei  wird.« 

.Anstatt  nun  aus  den  vorstehenden 
Prämi.ssen  den  naheliegenden  Schluss  zu 
ziehen,  dass  das  Carnot  • Clausius',sche 
Prinzip  nicht  haltbar  ist  bezw.  einer  durch- 
greifenden Abänderung  bedarf,  wie  dies 
beispielsweise  auch  Dr.  Theodor  Gross 
in  «Robert  Mayer  und  Hermann  v, 
llelmholtz«  (Verlag  von  M.  Krayn- 
Berlin)  betont,  schwenkt  der  V'erfasser, 
dessen  Gedankengang  mit  den  Gross'schen 
Entwickelungen  gros.se  .Aehnlichkeit  besitzt, 
plötzlich  ab  und  geht  zu  Spezialfragen 
der  Elektrizitatserzeugung  über.  Wie  die 
Elektrizitatserzeugung  auf  Grund  der 
Vibrationstheorie  zu  erklären  ist,  habe  ich 
sowohl  in  Einzelaufsätzen  in  dieser  Zeit 
Schrift  als  auch  in  Kapitel  IV  der  elementaren 
Physik  des  Aethers«  und  in  »Licht-,  Eick 
trizitäts-  und  X-Strahlen«  (V'erlag  von  M. 
Krayn-Bcrlin)  ausführlich  dargelegt,  so  dass 
ich  darauf  hier  nicht  besonders  einzugehen 
brauche  und  den  Frank’schen  Ent- 
wickelungsgang durch  die  von  mir  a.  a.  O. 
vor  Jahren  bereits  gegebenen  Schluss- 
folgerungen ergänzen  und  durch  den  Nachweis 
der  Unhaltbarkcit  des  Carnot  - Clausius- 
schen  Prinzips  sicher  stellen  kann. 

In  einem  Thermoelement  bildet  sich, 
wie  ich  a.  a.  O.  ausgeführt  habe,  beim  F-r- 


wärmen  der  Lötstelle  h ein  Strom,  welcher, 
wie  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  beweist, 
durch  die  erwärmte  Beruhrungsstelle  vom 
Wismuth  zum  Kupfer  fliesst,  also  in  der 
Richtung  von  b über  c und  a nach  b zurück. 
Nach  der  Vibration.sthcorie  erklärt  sich 
dieser  Vorgang  auf  folgende  Weise.  Durch 
die  Erwärmung  nimmt  die  Lötstelle  b eine 
ganz  bestimmte  Menge  undulierender  Wellen 
auf,  welche,  entsprechend  den  brechenden 
Kräften  der  das  Thermoelement  bildenden 
■Metalle  VVismuth  und  Kupfer,  von  b aus  im 
Wismuth  nach  a und  auch  im  Kupfer  über 
c nach  a fortgeleitet  werden.  Da  jedoch 
die  brechende  Kraft  der  beiden  Sletalle 
eine  verschiedene  ist,  so  muss  der  Vibrations- 
strom, den  das  besserleitende  Metall  durch- 
läs.st,  grösser  als  der  des  schlechter  leitenden 
Metalles  sein;  also  ist  der  Thermostrom  um 
so  grösser,  je  grösser  die  brechende  Kraft 
des  Kupfers  im  Verhältnis  zu  derjenigen 
des  Wismuth  ist,  d.  h.  derselbe  ist  der 
brechenden  Kraft  des  Kupfers  direkt  und  der- 
jenigen des  Wismuth  umdekehrt  praportional. 
Je  grösser  demnach  die  bei  b zugeführte  und 
die  bei  a weggenommene  Wärme  ist,  um 
so  grosser  muss,  vorausgesetzt,  dass  die 
brechenden  Kräfte  innerhalb  der  in  Be- 
tracht kommenden  Temperaturintervalle 
nicht  wesentlich  verschiedene  Werte  an- 
nchmen,  die  Intensität  des  erzeugten  Thermo- 
stromes  sein.  d.  h.  es  muss  die  elektro- 
motorische Kraft  innerhalb  gewisser  Grenzen 
der  Temperaturdifferenz  der  Lötstellen  direkt 
proportional  sein.  Dies  aus  der  Vibr.ations- 
theorie  von  mir  abgeleitete  Ge.setz  ist  aul 
exiierimcntellcm  Wege  schon  längst  ge- 
funden und  durch  die  Erfahrungsthatsachen 
vollkommen  bestätigt  worden.  Sind  Q,,  Q, 
und  Q„  die  zu-  bezw.  abgeführten  VV’ärme- 
mengen.  T,,  T,  und  T,  die  entsprechenden 
absoluten  Temperaturen  und  e,,  e,  und  e„ 
die  ihnen  entsprechenden,  vom  absoluten 
Nullpunkt  an  gerechneten  elektromotorischen 
Kräfte , so  bestehen  demgemäss  die 
Gleichungen 

Ql  Qu  i 1 T,  e,  e« 

Q2  Qo  Tfl  ej  , ep 

Setzt  man  nun  T,  — T,  = t und  dem- 
gemäss Qj  Q„  = a und  Cj  — e,  -=  b,  so 
folgt 

Q.  _Q„  = a (T, -T,) 

e,  — Co  = b (T,  — T,). 

und  Q,  — Q„  (e,  — e„. 

Den  Wirkungsgrad  des  Verwandlungs: 
Vorganges  der  Warme  in  Elektrizität  würde 
man  hiernach,  wenn  Qj  bezw.  Q, ' die  an  der 
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watmen  Lötstelle  zugefuhrtc  bezw.  ver- 
brauchte Wärmemenge  ist 


erhalten;  nun  ist  aber,  wenn  cp  die  spezi- 
fische Warme  des  erwärmten  Metalles  ist, 
Ql  = cp  T,,  Q.  = cp  T„  Q,  — cp  (T,  — T«), 
so  dass  man  durch  Einsetzen 

cp^— cpT.  _ 

cp(T,  -‘T.)  ■ 

erhält. 

Nach  dem  Carnot  • Clausius'schen 
Satze  würde  man  dagegen  das  durch  die 
Beobachtungen  langst  als  falsch  nachge- 
wiesene  Resultat 

..  Qi  Q*  . Qo 

Q. ~ Q. 

erhalten.  Damit  wäre  schon  der  Stab  über 
den  zweiten  Hauptsatz  der  mechanischen 
Wärmetheorie  gebrochen,  wenn  dieser  nicht 
noch  auf  anderem  Wege  sich  als  unhaltbar 
nachweisen  Hesse. 

Betreffs  der  Ableitung  der  Formel,  in 
welcher  die  äussere  Arbeit  als  zu  gering 
im  vorliegenden  Falle  nicht  berücksichtigt  ist, 
cpT,— cpT, 

'-cp(T;-T.)  = 


muss  bemerkt  werden,  däss  es  sich  in  dem  vor- 
liegenden Fälle  nicht  um  die  Umwandlung 
von  VV'ärme  in  äussere  Arbeit,  sondern  in 
Elektrizität,  d.  h.  wiederum  in  eine  gleich 
wertige  Schwingungsenergie  oder  innere 
Arbeit  handelt  Die  Formeln  für  die 
Wirkungsgrade  dieser  beiden  Verwandlungs 
Vorgänge  der  W’ärme  habe  ich  bereits  in 
> Licht-,  Filektrizitäts-  und  X-Strahlen«  in 
dem  Kapital  über  die  Vibrationstheorie  der 
Gase  nach  Begründung  des  Dulong  Petit- 
schen  Gesetzes  der  Atommwärme  mit  Hilfe 
der  (jrundgleichung  der  Sellmeier’schen- 
.^bsorptionstheorie  aus  der  das  Atomwarmen- 
gesetz darstellenden  Gleichung 
Mep  — M cv  = Const.  = 1,98  Wärmeeinheiten 
abgeleitet.  Mit  Bezug  auf  die  vorstehende 
Gleichung  machte  ich  folgende  Bemerkungen 
über  das  Verhältnis  der  molekularen,  d.  h. 
der  in  äussere  Arbeit  umgewandelten 
Schwingungsenergie,  zur  gesamten  Flnergie. 
da  die  Resultate  der  V'ibrationstheorie 
etwas  von  denjenigen  der  kinetischen 
Theorie  der  Ga.se  abweichen.  Bezeichnet 
man  in  der  vorstehenden  Gleichung  die  ge- 
samte Energie  Mep  mit  L,  die  innere 
Schwingungsenergie  Mev  mit  H und  die 
geleistete  äussere  Arbeit  L — H mit  K,  so 
erhalt  man  nach  der  obigen  Gleichung  von 
Dulong-Petit 


L — H _ K M cp  — M cv cp  

H H M cv  cv  ' 

K^H_L_  M_i 

H ~ H L“  k' 

H — k a — k 
K k — I ’ 

L — H K H M cp  — M cv cv i 

L“^L~'~L“  Mep  ' 


Clausius  hat  aus  der  kinetischen  Gas 

theorie  für  das  Verhältnis  ,,  die  Beziehung 
H 


abgeleitet. 

Kundt  und  Warburg  haben  nun  diese 
theoretische  F’ormel  durch  Experimente  zu 
prüfen  gesucht,  dabei  aber  die  Annahme 
gemacht,  dass  bei  einatomigen  Gasen  und 
Dämpfen,  wie  Quecksilber,  Kadmium  und 
vielleicht  auch  Zink,  keine  Bewegungen  im 
Inneren  der  Molekel  denkbar  sind  und  da- 
her K = H ist.  Diese  Annahme  wider- 
spricht jedoch  erstlich  den  Resultaten,  welche 
Dr.  Meusel  und  ich  in  den  Untersuchungen 


über  den  Monismus  der  chemischen  Ele- 
mente, bezw.  über  die  Einheit  der  Materie 
gefunden  haben;  denn  danach  sind  sämt 
liehe  Elemente  als  mehr  oder  weniger 
komplizierte  Verbindungen  zweier  Grund- 
bestandteile des  Wasserstoffs  anzusehen. 
Zweitens  wird  nach  der  mechanischen 
Warmetheorie  auch  bei  den  einatomigen  Gasen 
durch  Vermittelung  der  Molekularbewegung 
äussere  .Arbeit  geleistet  und  demgemäss 
muss  die  der  Molekularcnergie  bei  konstantem 
Volumen  entsprechende  Gros.se  H um  die 
äussere  Arbeit  K kleiner  als  die  Gesamt- 
energie sein.  Nach  der  Vibrationstheorie 
gestaltet  sich  der  Sachverhalt  so,  dass  bei 
kon.stantem  Volumen  die  Grösse  K = o und 
daher  L = II  wird,  d.  h.  Gesamtenergie  und 
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innere  Energie  fallen  zusammen.  Eigen- 
tümlich ist  ja  allerdings,  dass  die  Beob- 
achtungen i'on  Kundt  und  Warburg  unter 
der  gemachten  Hypothese  den  theoretischen 
Wert  der  Clausius'schen  Formel  für 
cp  =1,67  bei  Quecksilber,  bei  dem  nach 
meinem  Dafürhalten  K einen  kleineren  Wert 
haben  muss,  ergeben  haben.  Da  Jedoch 
dies  Resultat  dem  Ergebnis  der  Vibrations- 
theorie, nach  welcher  die  Quotienten  der 
spezifischen  Wärmen  zwischen  den  Grenzen 
2 und  I liegen  müssen , durchaus  nicht 
widerspricht,  so  halte  ich  die  von  mir  für 
K und  H aufgestellten  Beziehungen  für 
praktischer  und  richtiger,  da  dieselben  zu 
keinen  Widersprüchen  mit  der  mechanischen 
Wärmetheorie  führen. 

Die  Formel 
L — H ^ ^ H _ ^ 


giebt  den  Wirkungsgrad  der  in  äussere 
Arbeit  verwandelten  Wämemenge  an,  ist 
also  für  unsere  Wärmekraftmaschinen  gütig, 
wie  ich  weiter  unten  näher  auseinandersetzen 
werde;  die  Formel 

H __H_  I 
k -j-  H ~ I,  ~ k 

giebt  den  Wirkungsgrad  der  in  innere  Ar- 
beit, d.  h.  Schwingungsenergie,  verwandelten 
Wärmemenge  an,  ist  also  für  die  Umwand 
lung  der  chemischen  Wärme  in  Elektrizität 
und  umgekehrt  gütig. 

ln  der  nachstehenden  Tabelle  sind  für 
die  wichtigsten  Gase,  Dämpfe,  Flüssigkeiten 
und  Metalle  die  Wirkungsgrade 

k — I I I 

,1=-^  = .-^  und 

zusammengestellt  worden. 


Stoffe 

Molekular« 

Formel 

re 

1 

k — I 
^ 

1 

“ * “k 

Sauerstoff 

0, 

'.398 

0.715 

0,285 

s.  0.  E.  Meyer, 

1,401 

0.714 

0,286 

Kinetische  Theorie 

1,410 

0,709 

0,291 

der  Gase. 

Stickstoff 

N. 

1,401 

0.714 

0.286 

1,410 

0,709 

0,291 

Wasserstoff 

H. 

1,390 

0,720 

0,280 

1.401 

0,714 

0.286 

1,410 

0.709 

0,291 

Kohlenox)'d 

CO 

1,407 

0,71  1 

0,289 

1.409 

0,710 

0,290 

1.410 

0,709 

0,291 

Stickoxyd 

NO 

1,390 

0,720 

0,280 

Chlorwasserstoff 

HCl 

1,392 

0,72 

0,280 

Kohlensäure 

CO, 

1,322 

0,756 

0,244 

• 

1,274 

0,785 

0,215 

1,291 

0,76 

0,240 

Stickoxydul 

N.O 

1,327  1 

0,754 

0,246 

1,267 

0,79 

0,210 

1,28; 

0,786 

0,214 

Wasserdampf 

H,0 

1,277 

0,783 

0,217 

1,287 

0,786 

0,214 

Schweflige  Säure 

SO, 

1,248  1 

0,801 

0,199 

1,262 

0.80 

0,200 

Schwefelwasserstoff 

H,S 

1,258 

0,80 

0,200 

Ammoniak 

NH. 

1,300 

0.77 

0,230 

1,328  j 

0,754 

0,246 

Grubengas 

CH. 

1,315 

0,760 

0,240 

Aethylen 

C,H. 

1.325  ' 

0.755 

0,245 

1.257 

0,80 

0,200 

Quecksilber 

Hg 

1,667.1? 

0,60 

0,400 
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k — I 


.Stoffe 

1 

1 

1 

Molekular* 

Formel 

cn 

1 

k 

I 

“ * “ k 

Quecksilber 

Mg 

‘.*395 

0,878 

0,122 

Wasser  0“ 

H,0 

1,0005 

0-9995 

0,0005 

25“ 

1 ,0 1 04 

0.99 

0,01 

50“ 

1.0360 

0,965 

0,035 

Kupfer 

Cu 

(1,0167 

1 1,0222 

0.983 

0,978 

0,017 

0,022 

•Messing 

(Zn  Cu) 

(1,0171 

(1,0261 

0,983 

0,975 

0,017 

0,025 

Stahl 

Ke 

(GO'5-1 

0,985 

0,015 

11,0095 

0,990 

0,010 

Silber 

Ag 

1.0203 

0,980  ' 

' 0,020 

Platin 

Pt 

1 ,007  1 

0.993 

0,007 

Gold 

Au 

1.009g 

0.990 

0,01 

s.  VVüllner,  Bd.  II, 
S.  596  u.  597. 


Die  Werte  von  .*  sind  bei  den  Metallen 
K 

nahezu  gleich  1 ; daraus  folgt,  dass  bei  den 
galvanischen  Batterien,  bezw.  bei  geeignet 
konstruierten  .Maschinen  zur  direkten  Er- 
zeugung der  Elektrizität  aus  der  Kohlen- 
wärme  ein  Wirkungsgrad  von  nahezu 
100  Prozent  erreichbar  ist.  Dies  Problem 
hat  demgemäss  vom  theoretischen  Stand- 
punkte aus  volle  .Aussicht  auf  einstige  prak- 
tische Verwirklichung  und  ist,  wie  Herr 
Professor  Slaby  mit  Recht  mehrlach  in 
seinen  Vorträgen  betont  hat.  das  wichtigste 
Problem,  das  der  modernen  Technik  noch 
zu  lösen  Vorbehalten  ist.  .An  diesem  Problem 
haben  die  ersten  Elektrotechniker,  wicTcsla, 
Berliner  u.  s.  w„  bereits  vergeblich  ge 
arbeitet  und  arbeiten  noch  heute  die  Er- 
finder, allerdings  leider  meistens  ohne  die 
erforderlichen  wärmetheoretischen  Kenntnisse, 
trotz  der  geringen  bisher  erzielten  Erfolge 
mit  einer  Ausdauer,  welche  ein  sicherer 
Gradmesser  der  technischen  und  wirtschaft- 
lichen Bedeutung  dieser  scheinbar  so  ein 
lachen  Aufgabe  ist.  Die  dabei  befolgten 
Methoden  scheiden  sich  in  drei  wesentlich 
von  einander  verschiedene  (iruppen.  Die 
Erfinder  der  ersten  Gruppe  .suchen  ein  gal 
vanisches  Element  herzustellen,  in  welchem 
durch  0.vydation  der  Kohle  genau  so  wie 
im  Daniel-Element  durch  Oxydation  des 
Zinkes  ein  galvanischer  Strom  erzeugt  wird. 
Da  nach  dieser  Methode  stets  mit  Sauren 
oder  anderen  verhältni-smassig  teuren  Oxy- 
dationsmitteln gearbeitet  werden  mus.s,  so 
dürften  auf  diese  Weise  praktisch  brauch- 
bare und  konkurrenzfähige  Elektrizitäts- 
erzeuger nach  meinem  Dafürhalten  schwerlich 
hergestellt  werden  können.  Die  zweite 


Gruppe  der  Erfinder  sucht  mittelst  Thermo- 
säulcn  und  die  dritte  durch  Erzeugung  von 
Induktionsströmen  mittelst  Schwächung  des 
Magnetismus  von  Eisenstäben  durch  Er- 
wärmen zum  ersehnten  Ziele  zu  gelangen. 
Nach  den  beiden  letzten  Methoden  lässt 
sich  das  Problem  lösen,  sofern  man  in 
wirklich  praktischer  Weise  das  dynamo- 
elektrische Prinzip  darauf  zu  übertragen 
versteht,  wenigstens  bin  ich  der  festen 
Ueberzeugung,  dass  mir  dies  auf  Grund 
meiner  langjährigen  theoretisch-physikali- 
schen Studien  gelungen  ist. 

Die  bisherigen  Thermosäulen  gleichen 
allerdings  als  Stromerzeuger  den  galvanischen 
Batterien  im  Prinzipe  vollkommen,  denn 
ebenso  wie  bei  diesen  die  durch  chemische 
Prozesse  erzeugte  W'ärme  die  Stromursache 
ist,  so  ist  auch  bei  den  Thermosäulen  die 
durch  den  Verbrennungsproze.ss  gewonnene 
Wärme  die  eigentliche  Stromquelle.  In  der 
That  kann  man  den  Thermosäulen  von  heute 
kaum  ein  anderes  Anwendungsgebiet  zu- 
sprechen als  dasjenige,  in  drtn  bereits  die 
galvanischen  Batterien  sich  haben  verwenden 
lassen.  Mit  diesen  haben  sie  ja  nicht  nur 
die  Konstanz,  sondern  auch  den  verhältnis- 
massig hohen  Erzeugungspreis  des  elektri- 
schen Stromes  gemeinsam.  Sollten  sich  nun 
die  Thermoströme  nicht  wie  bei  der  Er- 
zeugung der  Induktionsströme  durch  Zuhilfe- 
nahme bezw.  Abzweigung  mechanischer 
Kraft  verstärken  lassen?  Nach  der  von  mir 
aufgcstellten  Ansicht  über  die  Wesensidentität 
der  Wärme  und  Elektrizität  muss  dies  mög- 
lich sein,  insbesondere,  wenn  man,  wie  bei 
den  Induktionsströmen,  das  Dynamoprinzip 
anwendet. 

(Fortsctxuog  fol^f.) 
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DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  5.  B.  Christy.  (furuci^uoK ) 


Die  in  Fig.  102  dargcitellten  Kurven  sind 
mittelst  der  in  voriger  Tabelle  enthaltenen 
Werte  gezeichnet.  Die  Hauptwerte  dieser 
Kurve  zeigen  ein  Bestreben  einer  geraden 

Linie  von  —bis  oder  vielleicht  bis 

I 1000 

M 

— zu  folgen;  d.  h.  von  6,5  bis  hinunter 
lOCXXI 

zu  0,00065  ° ,,  worauf  sie  scharf  abbricht  und 
wieder  flach  läuft,  wie  es  bei  der  Zinkkurve 
der  Fall  ist. 


Versuche  mit  gewöhnlichen  Zink- 
platten. Diese  Versuche  wurden  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  sowohl  mit  der  Null-  als 
mit  der  Deflektionsmethode  mit  gewöhnlichen 
Zinkplatten  ausgefuhrt,  wie  solche  auch  zur 
Herstellung  von  Zinkschnitzeln,  zur  Fällung 
des  Goldes  verwendet  werden.  Die  Ergeb- 
nisse sind  in  Tabelle  111  wiedergegeben,  in 
welcher  zum  Vergleich  auch  diejenigen  von 
Prof,  von  Oettiiigen  eingeführt  sind. 


Tabelle  IV. 


Elektromotorische 

Kraft  von  Kupfer 

(polierte  Platte)  in  KCy. 

Kurve 

a 

b c 

tl 

e 

K 

Notizbuch  B.  i.  Seite 

68 

178  188 

189 

190 

Veröffent- 

V'eröffcnt- 

licht 

licht 

Datum 

20.  IO.  96. 

30.  8.  99.  6.  9.  99. 

6.  9.  99. 

7-  9.  99. 

lanuargg. 

Januar  99. 

«Methode 

Deflekt. 

Null  1 Deflekt. 

Null 

Deflekt. 

Null 

Null 

Widerstand  in  Ohm 

100  000 

— 100000 

— 

200000 

— 

— 

Temperatur 

23»  c. 

i8*C.  i i8*C. 

18»  C. 

19*  C. 

25"  C. 

25"  C. 

Beobachter 

Christ}- 

Christy  ' Christy 

Christy 

Christy 

\'on  Oet- 

Von  Oet- 

tingen 

tingen 

EMK 

(NE=  — 0,560) 
Konzentration ; 

Volt 

\'olt  Volt 

Volt 

Volt 

Volt 

Volt 

+ 0,930 

+ 0,910  ^ + 0,905 

+ 0,8ii(?) 

+ 0.860 

+ 0,924 

+ 0,890 

M 

--  0,620 

+ 0,731  1 +0,310 

+ 0,663 

-[-  0,660 

-(-  0,680 

(.0,648 

M 

roo 

+ 0,370 

-(-0,146  1 -{-  0.310 

+ 0,356 

+ 0,149 

— 0,212 

+ 0.380 

M 

+ 0,158 

— 0,104  — 0,068 

— 0,048 

— 0, 1 5 1 

— 0.550 

— 0,230 

lOOO 

i 

M 



— 0.332  ' —0,241 

— 0,230 

—0,324 





10000 

M 



— 0,360  0,299 

0.272 

- 0,387 



100000 

M 

~ 0,282 

— 

— 0,426  1 - 0,314 

— 0,442 

— 

— 

I 000000 

^!c=h,0) 

— 0.560  (.*) 

— 0,444  ' - 0,328 

— 0.313 

—0.450 

Die  Resultate  s 

nd  zusammen  zum  Ver-  rctischen  jjeraden  Linie 

ZU  folgen 

Die 

gleich  mit  einander  in  Fig,  loi  graphi.sch  dar- 
gestellt. Von bis — oder  von  6,5  bis 
1 100 

0,065  */o  scheint  die  Kurve  beinahe  der  theo- 


Kurven  a.  f und  g scheinen  derselben  von 
1000  0,0065*0  zu  folgen;  für  ver- 

dünntere  Losungen  nähert  sich  die  Kurve 
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über  jenen  I’unkt  hinaus  einer  horizontalen  Theorie  würde  dies  bedeuten,  dass  die  An- 
geraden Linie,  Nach  der  Nernst'schen  zahl  der  Zinkionen  in  solchen  Lösungen 


Ki|;.  loi.  EMK  vod  Zink  in  KCy-Lötungen, 


1.0 

0.9 

04 

o.r 

0.9 

0.6 

0.4 

0.9 

04 

0.1 

0 

0.1 

0.2 

C.3 

0.4 

C.6 

0.6 


:i  Defi.  T.  23»  C 
b Naüm.  T.  18»  C 
c Defl.  T.  18»  C 


Chriftty 


Fig.  102.  EMK  von  Kupfer  in  KCy-I. Äsungen: 
d Nnllm.  T.  iS»  C — ChrUiy  g Null  T.  25«  C - 

e De«.  T.  19«  C - „ x = log  M 

f Null  T.  25®  C — V.  OeUitigen  „ , 

^ y = 3T  = 0,058  log 


P 

P 


I.  Oeningen 
Volt. 
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ziemlich  konstant  bleibt  Trotz  aller  l’n- 
regelmassi(;kciten  in  den  Kurven  ist  an- 
scheinend der  Punkt  — J oder  ‘ oder 

lOOO 

o,oo65“'„  KCy  ein  kritischer  oder  Inflektions- 
piinkt  iler  Kurve. 


Die  Resultate,  welche  bei  grossen  Ver- 
dünnungen des  Cyanids  und  bei  de.stilliertem 
Wasser  erhalten  wurden,  waren  sehr  ungenau, 
wahrscheinlich  infolge  der  Bildung  von  un- 
löslichen Ueberzügen  von  Zinkoxyd  und 
Wasserstoff,  welche  das  genaue  Ablesen  der 
Nadel  verhinderte. 


In  meinen  mit  der  Deflektionsmethode 
erhaltenen  Resultaten  habe  ich  stets  die 
höchste  zuverlässige  Ablesung  als  das  wahr- 
scheinlichste Krgebnis  .angenommen.  Es  war 
oft  ganz  schwierig,  die  geeignete  Ablesung 
mitSicherheit  auszuführen,  da  sich  ein  geringer 
unlöslicher  Ueberzug  von  Kupfercyanid  fast 
augenblicklich  bildete,  und  dadurch  das 
Potential  erniedrigte,  ehe  eine  Ablesung  vor- 
genommen werden  konnte.  Bei  der  Be- 
handlung de.s.selben  mit  fri.scher  Lösung  würde 
das  Potential  .allmählich  bis  zu  einem  Maxi- 
mum steigen,  worauf  es,  nachdem  es  in  Ruhe 
geblieben  ist,  noch  allmählicher  fallt. 


Tabelle  V. 


EMK  des  Goldes  in  KCy-Lösungen. 


Curve 

■ 

b 

‘ 

d 

e, 

Notizbuch  B.  i.  Seite 

7> 

86 

88 

172 

Veröffent- 

licht 

Veröffent- 

licht 

Datum 

20.  10.  99 

12.  12.  96 

14.  12.  96 

26.  8.  99 

Febr.  99 

Febr.  gg 

Methode 

Deflekt. 

Deflekt. 

Deflekt. 

Null 

Null 

Null 

Widerstand  in  Ohm 

100.000 

50,000 

50,000 

— 

— 

— 

Temperatur 

23»  c. 

22“  C. 

22“  C. 

20*  C. 

25*  C. 

25“  C. 

Beobachter 

Christy 

Christy 

Christy 

Christy 

Von  Oet- 
tingen 

Von  Det- 
tingen 

EMK 

(N.  Hi.  = — 0,560 
Konzentr.ation  KCv: 

Volt 

Volt 

Volt 

Volt 

Volt 

Volt 

6.4  M 

— 

— 

+ 0,468 

3.2  M 

- 

— 

+ 0,420 

— 

— 

— 

1.0  M 

— 

+ 0.357 

— 

— 

— 

M 

T 

+ 0,366 

+ 0,534 

+ 0,336 

+ 0,418 

+ 0,340 

+ 0,306 

M 

+ 0,288 

— 

— 

— 

.M 

+ 0,239 

■4 

— 

— 

M 
1 0 
M 

+ 0.233 

+ 0.176 

+ 0,176 

+ 0.264 

+ 0, 1 80 

+ 0,218 

20 

M 

+ 0.135 

40 

.M 

+ 0,093 

50 

+ 0,073 

M 

100 

M 

-f-  0,08- 

+ 0.045 

+ 0,037 

+ 0,065 

0,092 

-|-  0,056 

200 

M 

— 0,099 

— 0.073 

500 

- —0,244  j — 

(K»»n«eiruot:  ilie^er  Tabelle  S.  1 

84.) 
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Wenn  die  Goldkiirven  wie  in  der  Figur 
103  gezeichnet  werden,  so  scheint  das 
Gold  dem  logarithmischen  Gesetz  ebenso 
M 

weit  wie  oder  0,065  prozentige  KCy  zu 

folgen.  Kin  bedeutendes  Fallen  des  Potentials 

M 

tritt  ein  nach  meinen  Versuchen  zwischen  — 
M 

und  oder  bei  0,0065  “I,  KCy,  welche 

eine  Zunahme  des  osmotischen  Druckes 
aufweist,  der  wahrscheinlich  einer  zunehmen- 
den Dissociation  des  Kalium  - Goldcyanids 
zu  verdanken  ist.  Dieser  Punkt  scheint 
wiederum  ein  kritischer  Punkt  in  der  Kurve 
zu  sein,  welche  darüber  hinaus  flacher  ver- 
läuft und  dadurch  eine  Annäherung  an  einen 
konstanten  Druck  der  Goldionen  anzeigt. 

Elektromotorische  Kraft  des  Goldes 
in  KCl  und  KHO. 

Um  die  Wirkung  des  Kaliumcyanids  in 
Bezug  auf  die  Reduktion  des  osmotischen 
Drucks  der  Goldionen  in  der  Lösung  (ge- 
mäss der  Nernst 'sehen  Theorie)  zu  zeigen, 
füge  ich  die  folgenden  Versuche  über  die 
EMK  des  Goldes  in  Lösungen  von  KCl  und 
KHO  bei.  Diese  Resultate  sind  in  Tabelle  VI 
enthalten  und  in  Fig.  104  graphisch  dargestellt. 
In  jedem  dieser  F'älle  ist  augenscheinlich 
eine  sehr  viel  kleinere  elektromotorische 
Kraft  vorhanden.  Besonders  niedrig  ist  diese 
bei  Chlorkalium.  Nach  der  Nernst’schen 
Theorie  ist  der  Lösungsdruck  in  jeder  dieser 
Lösungen  der  gleiche;  d.  h.  der  Druck,  unter 


welchem  das  Gold  sich  zu  lösen  strebt,  ist 
genau  derselbe  (bei  einer  gegebenen  Tempe- 
ratur), gleichgiltig,  ob  das  Gold  in  Kalium- 
cyanid,  Kaliumchlorid  oder  Kaliumhydroxyd 
eintaucht. 

Tabelle  VI. 

EMK  des  Goldes  in  KCl  u.  KHO. 


Corvc 


Notizbuch  B i , Seite 
Datum 

Widerstand  in  Ohm 
Temperatur 
Beobachter 
EMK.  (N.  E.  = 

— 0.560) 
Auflösung 
Konzentration; 

M 

I 

M 

IO 

M 

100 

M 

1 .000 
M 

10.000 
M 

100.000 
M 


160 

IO.  8.  99 
30,000 
19"  C. 
Christy 

Volt 

KCl 

— 0,487 

— 0,510 

— 0,523 

— 0,533 


'59 

10.  8.  99 
30,000 
18,5»  C. 
Christy 

Volt 

KHO 

— 0,381 

— 0,422 

( 

— 0,468 

— 0,486 

— 0,505 

— 0,526 

— 0.55' 


Fig.  104.  EMK  des  Goldes  in  KCl  n.  KHO  Lötungen. 

Des.  T=  19»  C.  Christy.  b=KHO.  Dell.  T = 18,5«  C.  Ch  risl  >. 

p 

x = iogM.  y = ff  = 0,058  log  Voll. 
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Uie  Anzahl  der  in  jeder  Lösung  behnd- 
lichen  Goldionen  und  daher  der  daraus  her- 
vorgehende osmotische  Druck  ist  aber  sehr 
verschieden.  Nach  dieser  Theorie  ist  der- 
selbe am  geringsten  in  Kaliumcyanid,  be- 
deutend grösser  in  Kaliumhydrat  und  am 
grössten  in  Kaliumchlorid.  Folglich  ändert 
sich  die  KMK  umgekehrt  wie  p in  dem  Ver- 
hältnis log 

P 

Die  Kurven  verlaufen  in  beiden  Fällen 
flacher  und  zeigen  eine  Annäherung  an  den 
konstanten  osmotischen  Dnick  für  starke 
Lösungen. 

Als  einen  Widerspruch  gegen  die  vor- 
hergehenden Resultate  führe  ich  die  Beob- 
achtungen eines  unparteiischen  Forschers, 
Krandenbcrg'),  an.  Kr  führte  eine  Reihe 

O /citichrift  f.  physikslUche  Chemie.  XI,  p.  $70  eic. 
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von  Versuchen  mit  Quecksilber  in  verschie- 
denen depolarisierenden  Lösungen  aus.  An- 
statt indessen  Ostwald’s  Normalelektrode 
zu  benutzen,  verwandte  er  als  F'lektrode 
ein  mit  Quecksilbersul  phat  (anstatt  des 
Chlorides  bei  Ostwald),  bedecktes  Queck- 
silber. Diese  Elektrode  wurde  alsdann  mittels 
eines  ein  in  Lösung  befindliches  neutrales  Salz 
enthaltenden  Siphons  mit  einem  Gefäss  ver- 
bunden, das  Quecksilber  enthielt,  welches 
mit  den  zu  untersuchenden  Lösungen  be- 
deckt war. 

Diese  Lö.sungen,  die  er  untersuchte,  um 
die  die  Ionen  vernichtende  Kraft  zu  finden, 
oder  die  Kraft,  um  complexe  Ionen  mit 
Quecksilber  zu  bilden,  waren:  Kalium.sulfit, 
Kaliumcyanid,  Kaliumsulfocy.anat,  Natrium- 
hyposulfit, Kaliumferrocyanid  und  Chlorid. 

(Koruettuog  folgt.) 


REFERATE 


Oewlnnangr  von  Phosphor  mittelst  elektrischer 

Widerstandserhitzung.  (Klektroterhn.  Rdsch. 

1901.  IO»  too.) 

Bisher  wurde  die  Phosphon^ewinnung  aus 
Phosphaten  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  man 
das  mit  geeigneten  Reduktionsmitteln  versetzte 
Ausgangsmaterial  der  Wirkung  von  Wärme  in 
von  aussen  crhititen  Retorten  aussetzte.  Hierbei 
wipj  der  Phosphor  in  Porm  von  Dämpfen  ab- 
getrieben, welche  in  Vorlagen  aufgefangen  werden. 
Der  zur  vollstlndigen  Entbindung  des  Phosphor- 
gehalles  erforderliche  Hitzegrad  ist  sehr  hoch, 
und  es  wirkt  seine  Zufuhr  von  aussen  durch 
die  Wände  der  Retorten  und  Muffeln  zerstörend 
auf  letztere  ein,  indem  sie  auf  eine  höhere  Tem- 
peratur als  die  Beschickung  erhitzt  werden  müssen. 

Zur  Verbesserung  des  Verfahrens  wurde 
voi^eschlagen,  das  phosphorhaltige  Material  zu- 
sammen mit  Reduktionsmitteln  in  einem  elek- 
trischen Ofen  gewc>hnlicher  Bauart  zu  erhitzen, 
d.  h.  in  einem  Ofen,  in  welchem  der  Strom 
zwischen  zwei  Kohlenelcktroden  übergeht,  welche 
durch  einen  Zwischenraum  von  einander  getrennt 
und  mit  der  Beschickung  bedeckt  .sind.  Hier- 
durch wird  der  Angriff  der  Hitze  in  das  Innere 
der  Masse  der  Beschickung  verlegt  und  somit 
die  Ofenwandung  nicht  auf  die  erwähnte  über- 
mässige und  zerstörende  Temperatur  erhitzt. 
.Ausserdem  kann  bei  dieser  Methode  die  Ofen- 


wantlung  unvergleichlich  widerstandsfähiger  gegen 
hohe  Hitzegrade  gemacht  werden,  als  wie  die 
notwendig  relativ  dünnen  Wandungen  von 
Muffeln  oder  Retorten.  Dieses  verbesserte  Ver- 
fahren hat  jedoch  den  Nachteil,  dass  durch  die 
stürmischen  .Aufwallungen  und  heftigen  Er- 
schütterungen, welche  die  eng  lokalisierte  Hitze 
des  in  Berührung  mit  geschmolzener  Masse 
stehenden  Lichtbogens  hervorruft , Kohlenstaub 
in  grosserer  Menge  mit  den  l*hosj>hordämpfen 
in  die  Vorlage  geht  und  den  verdichteten 
Phosphor  entsprechend  verunreinigt.  Es  ist 
unausftlhrbar,  das  .Aufwallen  in  Wegfall  zu 
bringen  durch  Anordnung  der  Elektroden  ober- 
halb der  Beschickung,  weil  alsdann  die  Kohlen 
einem  so  bedeutenden  Abbrand  unterliegen, 
dass  der  Prozess  unausführbar  wird.  Uebcrdics 
ist  die  Lokalisierung  der  Hitze  des  Lichtbogens 
eine  solche,  dass  sie  nicht  in  zweckdienlicher 
Weise  zur  Schmelzung  durch  Bestrahlung  aus- 
nutzbar  ist. 

Die  vorliegende  Neuerung  der  Electric 
Rcduciion  Co.  limited  in  London  will  die 
Vorteile  festhalten,  w'elche  sich  aus  der  An- 
wendung eines  innerlich  geheizten  oder  elek- 
trischen Ofens  ergeben,  gleichzeitig  aber  die 
oben  berührten,  mit  dem  Lichtbogen  verknüpften 
Nachteile  vermeiden.  Zu  diesem  Zwecke  wird 
die  phosphorhaltige  Beschickung  vermittels 
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eines  im  Ofenmum  allseitig  frei  angeordnelen 
limselzungswiderstandes  mit  Joule  seher  Wärme 
bestrahlt.  Hierdurch  wird  einerseits  heftiges 
Aufwallen,  andererseits  Verunreinigung  mit 
Kohlenstaub  verhütet.  Die  rhosphordämpfe  ge- 
langen in  so  hoher  Reinheit  in  die  Vorlage, 
dass  im  allgemeinen  eine  Rafrination  des 
Rhosjjhors  nicht  erforderlich  ist.  Auch  wird 
wesentlich  der  ganze  Phosphorgehalt  der  Be- 
schickung gewonnen. 

Der  Oien  besteht  aus  einer  Kammer,  in 
deren  genügend  feuerfeste  Wände  solide  Kohlen- 
blocke eingesetzt  sind  zum  .Anschlu.ss  der  Leiter. 
Die  Bhicke  sind  durch  eine  Kohlenstange  in 
leitender  Verbindung.  Die  Beschickung  wird 
durch  eine  Oeffnung  auf  die  Kammersohlc  ge- 
bracht, die  Rückstände  werden  durch  eine  tiefer 
gelegene  C)efFming  abgezogen,  und  die  Phosjjhor- 
tlämj)le  gehen  durch  ein  Rohr  nach  einer  Vor- 
lage. Nachdem  die  Kammer  beschickt  ist, 
leitet  man  durch  die  Kohlenstange  Strom  von 
solcher  Stärke,  dass  die  durch  den  Widerstantl 
entwickelte  Warme,  welche  teils  durch  direkte 
Strahlung,  teils  durch  Zurücksirahlung  von  der 
(Jfenwandung  und  Decke  zur  Kinwirkung  auf 
die  Beschickung  gelangt,  genügend  hoch  ist,  um 
die  Verflüchtigung  des  Phosp).orgehaItes  zu  be- 
wirken. Es  wurde  gefunden,  dass  es  sich 
empfiehlt,  eine  Graphitstange  anstatt  einer  Kohlen- 
stange in  die  Blocke  einzusetzen;  denn  wenn 
auch  die  Kohlenstangc  durch  die  intensive  Hitze 
in  Graphit  mngewandclt  wird,  so  ist  doch  diese 
Umwandlung  von  einer  so  starken  Zusammen- 
ziehung begleitet,  dass  die  Stange  leicht  zer- 
bricht. Dieses  Verfahren  eignet  sich  auch  sehr 
gut  zur  Destillation  unreinen  Phosphors  behufs 
dessen  Reinigung.  — w. 


Neues  galvanisches  Element.  (Kiektrotechn. 

Am.  iqoi.  16,  308.) 

Die  (Kolumbus  Elektrizitäts  • Gesellschaft  in 
l.udwtgshafen  a.  Rh.  giebt  die  Zusammenstellung 
eines  Elementes  bekannt,  bei  welchem  Queck- 
silberchlorür  als  Depolarisator  benutzt  wird  und 
welches  sich  gegenüber  bekannten.  Qiiecksilbcr- 
salze  als  Depolarisationsiiüttel  aufweisenden 
Elementen  durch  grosse  Beständigkeit  und  ge- 
ringen inneren  Widerstand  auszeichnet.  Ferner 
lässt  sich  das  vorliegende  Element  als  l'rocken- 
elenieni  ausbilden.  Die  Vorzüge  dieses  Elementes 
sollen  darauf  beruhen,  dass  dem  Qiiecksilbcr- 
chlorur  fein  zerteilte  Kohle  und  zum  Binden  der 
im  Depolarisator  auflretenden  Säure  ein  neu- 
tralisierender StolT.  z.  B.  Kreide,  zugesctzi  wird. 
Der  JCusalz  von  Kohle  oder  (iraphii  zu  den 
Quccksilbcrsalzen  behufs  Verminderung  des 
inneren  Widerstandes  ist  an  sich  nicht  neu.  Bei 
dem  Bcaufils’schen  Element  ist  z.  B.  schwefel- 
saures Quecksilberoxydul  mit  Graphit  vermengt 
und  mit  Paraffin  zusammengeschmolzen  als 
negative  Elektrode  benutzt.  Ein  so  gebildetes 
Element  ist  wegen  der  Löslichkeit  des  schwefel- 
•saureii  Quecksilbeioxyduls  einer^eits  und  wegen 


des  hohen  Widerstandes  der  mit  Paraffin  zu- 
sammengeschmolzenen Elektrode  andererseits 
zur  Abgabe  nennenswerter  konstanter  Strome 
nicht  geeignet.  Ferner  ist  ein  Element  bekannt 
geworden,  bei  dem  ebenfalls  ein  Quecksilljer- 
salz  in  Verbindung  mit  Kohle  benutzt  werden 
soll.  Hier  wird  Quecksilberchlorid  oder  auch 
Quecksilbcrchlorür  mit  oder  ohne  zerkleinertem 
Braunstein  oder  zerkleineiter  Kohle  verwendet. 
Allein  bei  diesem  Element  tritt  beim  Betriebe 
durch  die  Reduktion  des  (Jueck-silberchlorürs 
freier  Chlorwasserstoff  auf,  welcher  die  Haltbar- 
keit des  Elementes  stark  beeinirächligt.  Bei 
dem  vorliegenden  Element  wird  diesen  Miss- 
ständen dadurch  abgtholfen,  dass  (^luecksilbei- 
chlorür  ohne  Zusatz  von  Braunstein  mit  reinem 
(»raphitpulver  innig  vermengt  und  dieser  Mischung 
zur  Bindung  des  im  Depolarisator  auflretenden 
Chlorwasserstoffs  Kreidepulver  oder  ähnlicher 
neutralisierender  Stoff  zugcsclzt  wird.  Bei  der 
Herstellung  des  Elementes  verfährt  man  in  der 
Weise,  dass  man  eine  Elektrode  aus  Kohle, 
Platin  u.  s.  w.  in  ein  mit  dem  Gemenge  ge- 
fülltes Säckchen  stellt.  Als  Erregerllüssigkeit 
benutzt  man  zweckmässig  Chlorzinklosung  und 
als  Losung.selektrode  Zink.  Durch  den  Zusatz 
von  Kleide  wird  eine  nachteilige  Einwirkung 
auf  dxs  (Quecksilbcrchlorür  nicht  ausgeUbt. 
Letzteres  wird  vollständig  bis  zur  Erschöpfung 
des  EJementes  zu  reinem  Metall  reduziert,  so- 
dass  sich  der  innere  Widerstand  des  Elementes 
eher  erniedrigt,  als  erhöht.  Dadurch,  dass  das 
reduzierte  Quecksilber  in  sehr  fein  zerteiltem 
Zustande  im  (iraphit  cingeschlo.ssen  bleibt,  kann 
das  Element,  ähnlich  wie  ein  elektrischer  Sammler, 
durch  einen  Ladestrom  regeneriert  werden.  Ferner 
lässt  sich  das  Element  als  dauerhaftes  Trocken- 
element ausbilden.  Die  Spannung  des  Elementes 
beträgt  1,07  bis  1,1  Volt,  und  der  innere  Wider- 
stand ist  ungefähr  demjenigen  des  Leclanche- 
Elementes  gleich.  Man  kann  bei  konstanter 
Spannung  dem  Element  selbst  stärkere  Strome 
entnehmen,  wie  solche  für  Licht-  und  Klein- 
molorcnbetricb  erforderlich  sind. 


Klemmen  fOr  Elektroden  ln  elektrischen  Oefen. 

(Eleclrical  World  and  Engineer  1901.  Vol.  37, 

No.  26,  S.  II 15.) 

Die  Mitteilung  betrifft  .\nordnungen  für 
Kohlenelcktroden,  welche  Alfred  H.  Cowles 
neuerdings  patentiert  worden  sind.  Bei  offenen 
Oefen  wird  der  Kohlenstab  in  einer  Metallbllchsc 
befestigt,  die  von  einem  wasserdichten  Kasten 
überdeckt  ist.  .Mittels  eines  Innenrohrs  wird  ein 
Wasserstrahl  gegen  den  Teil  der  Kastenwand 
geworfen,  welcher  der  Kohle  am  nächsten  Ist; 
durch  ein  Aussenrohr  wird  hierfür  der  Kasten 
im  Betriebe  beständig  mit  Wasser  versorgt.  Ini 
geschlossenen  Ofen  ist  die  Kohlenelektrodc  durch 
eine  Reihe  von  metallenen  Zwlschenpflocken  und 
Bolzen  mit  der  metallischen  Zuleitungsschiene 
verbunden,  und  das  Ganze  ist  eingeschlossen  in 
ein  Blcchrohr,  welches  über  den  Deckel  des 
Ofens  heraiisrugt,  aber  davon  Isoliert  ist;  am 
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oberen  Ende  des  Rohrs  geht  die  Schiene  durch 
eine  Stopfbüchse.  Die  Elektrode  wird  einge- 
stellt, indem  man  den  Kohlensiab  in  seiner 
Mctallscheide  verschiebt.  Um  den  Zutritt  der 
heissen,  schädlichen  Ofengase  zur  Verbindungs- 


stelle zwischen  Elektrode  und  Leitungsschiene 
zu  hindern,  wird  in  das  Blechrohr  oberhalb  des 
Kohlensiabes  ein  neutrales  Gas,  zweckmässig  ein 
Kohlenwasserstoff,  unter  genügend  starkem  Druck 
hineingepresst.  — 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Konservierung 
animalischer  und  vegetabilischer  Substanzen 
Im  Vakuum  mittelst  Elektrlzltftt.  — Cari 

PanlilMChky  tui<l  Frau  Rosa  Panlitachkj  in 
Wien.  — D.  R.  F,  1 17  667. 

Das  XU  konservierende  Fletsch,  Gemtiie  oder  dergl. 
wird  im  luftverddnmen  Kaum  der  Einwirkung  schwacher, 
konstanter,  gleichgerichteter  elektrischer  Ströme  unter- 
worfen. Die  sar  Ausführung  dieses  Verfahrens  dienende 
Vorrichtung  besteht  aus  einem  luftdicht  vcrschliess- 
baren  HehSIter,  in  welchem  gegen  den  übrigen  Be- 
hilterraum  durch  Tüwischenwinde  abgeschlossene  Hohl 
rSume  tngeordnet  sind.  I>iese  dienen  sur  Aufnahme 
von  auswechselbaren  elektrischen  Baiterien,  galvani- 
schen Elementen  oder  von  mit  Elektrolyten  beliebiger 
l>ekaoDter  Art  durchirinkten  Gipsguumossen  und  der 
in  diese  Massen  eingebetteten  Elektroden.  Die  Pole 
sind  durch  die  Zwischenwände  hindurchgeführt  und  mit 
den  in  dem  Hehiller  aU  Uoterl.'ige  für  die  su  kooser- 
vierendeo  Substanren  angeordneten  Metallnetzen  oder 
perforierten  Riechen  verbunden,  so  dass  diese  und  hier- 
mit die  auf  ihnen  lagernden  Substanzen  von  schwachen, 
konstanten,  gleichgerichteten  elektrischen  Strömen 
durchflossen  werden. 


Verfahren  zur  Herstellung  von  negativen  Pol- 
elektroden fflr  elektrische  Sammler.  — 
Adolph  Müller  in  I lagen  i.  W.  D.  K.  P.  1 18  088. 

Der  Elektrodenrahmeo  und  der  wirksame  Elck- 
trodenkörper  werden  gesondert  hergcstelh  und  zwar 
so,  dass  letzterer  im  ganren  oder  an  einzelnen  Stellen 
etwas  grosser  als  die  Kabmenöflnung  ist.  Sodann 
wird  tler  Elektrodenkörper  miitelsi  einer  geeigneten 
Presse  in  den  Rahmen  hineingepresst,  wobei  ein  guter 
metallischer  Kontakt  zwischen  jenem  und  dem  Rahmen 
erhalten  wird. 


Vorrichtung  zur  Ueberwaohungder  Entladung 
von  Sammlerbatterien.  ^ Pope  Manufactu- 
ring Company  in  Hartford,  Conn.,  V.  St.  A — 
D.  R.  P.  116945. 

Die  Erftndung  bezweckt,  bei  Sinken  der  Spannung 
unter  eine  bestimmte  Grenze  durch  Signalabgube  oder 
selbstthätige  Ratterieansscbaltung  eine  Sicherheitsvor- 
richtnng  auszulösen,  um  einer  ferneren  Erschöpfung  der 
Batterie  vorzubeugen.  Bedingung  hierbei  ist,  dass  vor- 
übergehender Spannungsabfall,  wie  er  bei  plötzlichen 
Ueberlastnngen  einzutreten  pflegt,  eine  Auslösung  der 
Vorrichtung  nicht  zor  Folge  hau 


Dies  kann  z.  B,  bei  einem  selbsuhätigen  Aus- 
schalter, der  unter  der  DiflFereniialwirkong  einer 
SpciODungi-  und  Stromspolc  zf  bezw.  y (Fig.  105!  steht, 
dadurch  erreicht  werden,  dass  bet  aosnahmsweiser  Zu- 
nahme der  .Stromsllike  eine  elektromagnetische  Ver- 


ricticlung  g der  Schaltstange  e vonfcoommen  wird,  so 
dass  dieser  irots  gleichseitigen  Spannungsnachlnsses  in 
der  Stromschlusslage  gesperrt  gehalten  wird. 

Eine  Vorrichtung  zu  gleichem  Zweck  besteht  aus 
einem  vereinigten  Strom-  and  Spannungizeiger  i and  r- 
(Fig.  106).  Die  Anordnung  ist  so  getrofTen,  dass  die 
Skala  des  Spimnungsieigers  w durch  den  Schlitz  v des 
Stromzeigers  / nur  dann  sichtbar  ist,  wenn  der  Strom- 
zeiger io  der  Normalstcliung  ist. 


Ferner  kann  auch  die  Einrichtung  so  getroften 
werden,  dass  ein  Spunnongszeiger  durch  einen  von  dem 
Hauptstrom  beeinflossien  Ausschalter  zeitweilig  unwirk 
tarn  gemacht  wird,  um  so  die  Beobachtung  der  Gefahrs- 
grenze überflüssig  su  machen. 

Endlich  kann  auch  ein  Läutestromkreis  durch  Ver- 
mittlung zweier  von  der  Spannung  und  Siromstlrke 
beeinflusster  Elektromagneten  in  der  Weise  kontrolliert 
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werdeo,  d&it,  weon  die  Spanonng  bis  znr  bettimmUn 
Grenze  abnimmt,  der  Si|;oaUtroinkreia  geachloiftcn,  je* 
doch  bei  gleichzeitiger  Erhöhung  der  Stromstärke  unter- 
brochen gehalten  wird. 

Verfahren  zur  elektrolytlsehen  Reduktion  von 
Nitroverbindungen  zu  Aminen.  c.  F.  Boeh- 

ringer  & Söhne  in  Waldhof  bei  Mannheim.  — 
D.  R.  P.  117007. 

Daa  Verfahren  zur  Redaktion  von  Nitrokörpera  zu 
den  eoiaprechenden  Aminen  besteht  darin,  daaa  man 
die  Nitrokörper  io  laurer  Lösung  unter  gleichzeitiger 
Einleitung  des  elektrischen  Stromes  mittels  einer  in- 
difTereoten  Elektrode  und  unter  Zusatz  eines  Kupfer«, 
Eisen-f  Chrom-,  Blei-,  Quecksilbenalzes  oder  der  be« 
ireftendeo  Metallkomponenten  in  fein  verteilter  Form 
reduziert,  so  dass  dabei  entweder  das  verwendete  Metall 
oder  die  eutsprechende  Wertigkeitsstofe  des  Metallions 
regeneriert  wird  je  nacb  der  grösseren  oder  geringeren 
clektrolylifchen  Lösnngstension  des  Metalles. 

Verfabpon  zup  olektPOlytisebenHopatellung  von 
zAhem,  walzf&hlgem  Nlekel  oder  verwandten 
Metallen«  sowie  den  Legierungen  dieser 
Metalle.  — Moritz  K n ge  1 in  Berlin.  — D.  R.  P.  1 1 7 054. 

Nach  diesem  Verfahren  wird  Elektrolytnickei  in 
beliebig  dicken  Schichten  so  hergestellt,  dass  es  be- 
züglich seiner  mechanischen  Eigenschaften  durchans 
dem  Walsnickel  gleichwertig  ist,  dass  demnach  das 
sonst  notwendige  Umechmelzeo,  Walzen  etc.  in  Fort- 
fall kommen  kann.  Eine  Nickelialzlötung  wird  mit 
einer  starken  Mineralsänre  versetst,  welche  durch  den 
Strom  nicht  ln  ihrer  chemischen  Zosammenselzting  ver- 
ändert wird.  Ein  solcher  Siuresusatz  ist  bereits 
belcannt.  Er  macht  aber  im  allgemeinen  das  Nickel« 
bad  unbrauchbar,  da  er  ein  sofortiges  Abbläliern  des 
abgeschiedenen  Metalles  bewirkt.  Wenn  man  aber 
vorher  den  Elektrolyten  erhltst  und  ihn  auf  einer  Tempe- 
ratur von  Uber  30*  hält,  so  gelingt  es,  das  Ablösen  des 
^nckelniedertchlages  su  verhindern  und  ein  zähes,  bieg- 
sames und  dehnbares  Nickel  von  homogener  Struktur 
in  jeder  beliebigen  Dicke  absuscheiden. 

Vorfkhren  zur  Aktivierung  von  eloktrolytlseh 
gewonnenem  Sauerstoff.  — c.  F.  iioehringer 
A Söhne  in  Waldhof  bei  Mannheim,  — l>.  R.  P. 
117  129. 

ln  den  Anodennium  werden  neben  der  zu  oxy- 
dierenden Substanz  bei  Gegenwart  einer  Sauerstoirsänre 
Mangansalze  eiogefUhrt.  Letztere  binden  inlennedtär 
den  durch  die  Elektrolyse  erzeugten  SauerstofT,  um  ihn 
in  Form  von  chemisch  reaktionsfähigem  wieder  abzu- 
gebeo,  wirken  also  als  Sauentoffhberlräger. 

Verfahren  znr  elektrolytlsehen  Darstellung 
von  Benzldlnen.  — Walter  1,0  b in  Bonn.  D.  K.  I*. 
116467. 

Das  Verfahren  zur  eiektrolyiiscben  Darstellnng  der 
Bemidine  besteht  darin,  dass  man  Nitrokörper  in 
wässeriger  Alkali-  oder  Alkslisalzlösung  elektrolytisch 
in  Azoxykörper  rerwsndelt  und  letztere  in  saurer  I^ösung 
elektrolytisch  weiter  reduziert,  wobei  die  aus  der  Azoxy- 
pbase  direkt  enlstebeude  Hydrasophase  sofort  in  die 
entsprechenden  Benzidine  umgelagert  wird. 

Es  werden  z.  B.  10  Teile  Nitrobenzol  in  40  bis 
60  Tellen  einer  2-  bis  4 proc.  wässerigen  Natronlauge 
oder  m einer  entsprechend  konzentrierten  Alkalisals- 
lösuag  suspendiert  und  unter  der  Thätlgkeit  eines 


Rohrers,  welchen  die  Kathode  selbst  bilden  kann,  unter 
Beoutzang  von  Platin-,  Nickel-  oder  Quecksilberkathoden 
mit  Stromdichten  bis  ca.  10  Amp.  pro  loocm^  bei 
einer  Temperatur  von  80  bis  loo*  bis  zur  Azoxystufe 
redusiert.  Sodann  lässt  man  20  Teile  Schwefelsäure 
io  50  Teilen  Wasser  zufliessen  und  reduziert  bei  ge- 
wöhnlicher Temperstar,  bis  alles  Azoxybensol  in  Benzidin- 
Sulfat  verwandelt  ist. 

Verfahren  und  Elnrlehtung  znr  Oewlnnnng 
von  Aetzalkall  durch  feuerflOssli^  Elektro- 
lyse. — Charles  Emest  Acker  in  Niagara  Falls, 
Niagara  Oy.,  New -York,  V.  St.  A.  — D.  R.  P. 

•*7358*). 

Das  Aetzalkali  soll  durch  Behandlung  von  durch 
feoerflüssige  Elektrolyse  bcrgestellien  Legierungen  aus 
Alkalimetallen  und  Schwermeiallen  (Blei)  mit  Dampf 
dargestellt  werden.  Der  Dampf  wird  in  ein  beider 
leiüg  mit  dem  zur  Erzeugung  der  Alkalimetalllegierung 
dienenden  elektrolytischen  Rehälter  kommunizierendet 
Kanalsystem  elngelcitet.  Dabei  wird  die  lebendige 
Kraft  des  Dampfes  zur  Erzeugung  einer  ununterbrochenen 
Zirkulation  der  geschmolzenen  Legierung  durch  das 
KsnaUysiem  und  zur  Oxydation  des  in  der  Legierung 


Flg.  107. 


enthaltenen  Alkalimetalles  zu  geschmolzenem,  wasser- 
freiem Aetzalkali  aof  dem  Wege  durch  das  Kanalsystem 
nutzbar  gemacht.  Eine  Ansführungsform  dieses  Ver- 
fahrens besteht  darin,  dass  der  Teil  des  Kanalsystems, 
io  welchem  die  Oxydation  des  Alkalimetalles  durch 
eingeblasenen  Dampf  statthndet,  in  unmittelbarer 
Nachbarschaft  des  zur  Erzeugung  der  Alkalimetalllegierung 
dienenden  elektrolytischen  Behälters  angeortlnet  ist, 
um  die  bei  der  Verbindung  von  Alkalimetall  und 
Sauerstoff  frei  werdende  Verbindungswärme  zur  Er- 
haltung der  Wärmeenergie  des  Verfahrens  nutzbar  zu 
machen.  Die  zur  DurchfUfarang  dieses  Verfahrens 
erforderliche  Einrichtung  ist  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Kaoal  a,  in  welchem  die  Bildung  des  Aetz- 
alkalis  stattÜDdet,  unmittelbar  unter  der  aus  gut  wärme- 
leitendem Material  bestehenden  Sohle  des  elektrolytischen 
Behälters  b angeordnet  ist.  An  seinem,  der  Eintritts- 
stelle des  Dampfes  und  der  Mündung  ln  den  elektro- 
lytischen Behälter  entgegengesetzten  Ende  mündet  er 
in  einen  Scheidebehälicr  c,  liier  scheidet  sich  das 
Aetzalkali  von  der  I^giemng.  Der  Scheidebehälter  c 
•lebt  durch  Kanäle  ä mit  demjenigen  Ende  des  elek- 
trolytischen Behälters  in  Verbindung,  welches  dem 
Mändongscode  des  Kaoales  a entgegengesetzt  ist. 

*)  Vergl.  diese  Zeiudir.  Heft  7 S.  142. 
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Der  arsehöpfte  Nl&garafall(?)  wie  mtn  in 

London  mehrfach  dte  UefUrchtun;  au»i;cs|>rochen  hat, 
die  Themse  müsste  durch  den  i;rus»eo  Wasserverbrauch 
aus^’ctrocknet  werden,  so  Rcrät  mau  in  Amerika  jeut 
in  ähnliche  Hedeoken  bezüglich  des  Niat;arafalU.  Es 
ist  nicht  nur  die  Ausuitlzun^  der  Wasserkraft  zur  Er* 
/eugun^  von  Eiekuizilät,  sondern  auch  der  Hlan  zum 
Hau  ver»chie<lener  Kan&le,  <lie  den  Amerikanern  eine 
solche  Sorge  um  ihr  grösstes  Naturwunder  eiogiebt.  Es 
hat  sich  sogar  schon  ein  s Ausschuss  zur  Erhaltung  des 
NiagarahiUs«  gebildet,  der  neulich  einen  Bericht  er- 
stattet hat  und  dann  die  Aufforderung  erlasst,  dass 
der  Staat  gegen  eine  weitere  Entziehung  von  Wasser 
einschreiteii  müsse.  Unterdes  bat  die  (icscllschafi  zur 
Ausnutzung  der  Wasserkraft  des  Niagarafalls  ihre  zweite 
grosse  KraflUV>eriragu»g  von  dem  Kalle  nach  der  Stadt 
HufTalü,  dem  Platz  der  Panamerikanischen  Ausstellung, 
fertig  gestellt.  Sie  besitzt  insofern  ein  besondere« 
Interesse,  als  die  LeitiingskHbel  aus  Alunmnium  herge- 
siellt  sind.  lier  Strom  wird  in  drei  Phasen  durch  drei 
Kabel  geleitet,  die  aua  je  37  Drähten  bestehen;  die 
ältere  l>tnie  halle  6 Kupferkabel  aus  je  19  Drähten. 
Ein  Ilauptvotteil  liegt  in  dem  weit  geringeren  Oewicht 
des  Alutniniumkabels.  Nach  Vollendung  der  neuen 
l-iDie  wird  die  Spannung  des  Ubermitleltcn  Sirumes 
von  11,000  auf  33,000  Volt  gesteigert  werden. 

Sehfldllche  Wirkung  des  gr&Ivanischen 
Stroms  auf  Krtegssehlfre  ohne  Berohrung. 

ln  Livorno  ist  tler  merkwürdige  Kali  vorgekommen, 
dass  einige  hölzerne  Vnchicn,  <lie  mit  einer  kupfernen 
Haut  versehen  waren,  infolge  der  galvaniicheii  Strome 
die  von  den  Kupferhsuten  ausgingeo,  einen  schädlichen 
Elnlluss  auf  eiserne  Schiffe  ausülrten.  Der  Hnfcn- 
kapitäi)  in  Livurno  hatte  einen  Prozess  gegen  mehrere 
»otcher  Yachten,  deren  Liegeplatz  sich  in  der  Nähe 
von  KriegsschifTeo  und  anderen  eisernen  SchUfen  be* 
findet,  angestrengt,  um  die  Yachten  aus  der  Nachbar- 
schaft der  KriegstchifTe  zu  bringen.  Dass  die  eisernen 
Schiffe  wirklichen  Schaden  erlitten  haben,  der  auf  die 
erwähnte  Ursache  /.urückiuführen  ist,  ging  aus  dem 
Prozess  hervor,  und  das  Gericht  hat  daher  die  Anord- 
nung des  Kapitäns  über  Entfernung  der  Yachten  aus 
dem  Hafen  von  Livorno  durch  seinen  (»erichltbescbluss 
bestätigt.  Die  galvanische  Berührung  soll  in  diesem 
Falle  durch  die  Taue  bewirkt  worden  sein,  die  an 
verschiedenen  Bojen  im  Hafenbassin  befestigt  waren. 
Zu  dieser  Erklärung  bemerkt  jedoch  sTbe  Journal  of 
tlie  Franklin  Institute-,  sie  sei  ganz  überflüssig,  da 
Seewasscr  ein  genügend  guter  elektrolytischer  l.eiter 
wäre. 

Um  elneTroekenbatterle  wieder  gebrauehs* 

fAhlg  zu  machen,  wenn  sie  verbraucht  ist,  genügt 
e«,  m deren  Seiten  und  Buden  eine  Anzahl  Lücher 
einzuschlageu.  Am  besten  und  einluchsten  geschieht 
dies,  indem  man  mittelst  eines  Hammers  gewöhnliche 
Drahtstifte  hineiotreibt.  Setzt  man  dann  die  Batterie 
m ein  Gefäss  mit  angesauericm  Wasser,  so  wird  sie 
ohne  weiteres  wieder  Strom  geben.  Ein  derartig  be- 
handeltes Element  wird  eine  ebenso  lange  Lebens- 
dauer haben  wie  ein  neues  Trockenelement.  Will 
man  eine  ganze  Batterie  von  Trockenelementen  auf 
diese  W’eise  erneuern,  so  muss  man  natürlich  jedes 
einzelne  Element  für  steh  in  ein  Gefäss  mit  FiUsiigkcit 
stellen.  Benützt  man  für  die  Gelasse,  welche  die  Flüssig- 
keit cniliallcn,  solche,  die  den  elektrischen  Strom 


leiten,  so  hat  man  natürlich  dafür  .Sorge  zu  tragen, 
dass  sie  unter  einander  isoliert  sind. 

Zukunft  der  Kohlenlndustrle  Chinas.  Truu 

der  grossen  Ausdehnung  der  chinesischen  Kohlcnfclder 
wird  dort  nur  ein  Kohlenbeii;wcrk,  die  Kaipiog-Mine, 
systematisch  bearbeitet.  Dieses  Bergwerk  liegt  io  der 
Provinz  Tachili  und  ist  mit  Tientsin  und  Taku  «lorch 
eine  Eisenbahn  verbunden.  Es  produziert  eine  sehr 
gute  Kokskohle,  welche  im  DurchschntU  nicht  über  7^,0 
.Asche  enthält,  gegen  20^.«  bei  der  japanischen  Kohle, 
ln  den  uUHgedehntco  Kohlengcbieteu  C'hinna  sind 
ausserdem  zahlreiche  einheimische  .Anlagen  mit  der 
Kohlenförderung  beschäftigt,  über  wenn  auch  die  <.#e- 
s.'iaitausbeute  derselben  beträchtlich  sein  uiag,  so  werilen 
sie  doch  nur  in  primitivster  Weise  (meist  un  Abhänceii 
von  Hügeln)  und  nur  so  lange  betrieben,  bia  der  (rnmd- 
waaieratand  erreicht  ist.  Sie  sind  daher  für  den  Handel 
von  keiner  Bedeutung  und  befriedigen  nur  den  lokalen 
Bedarf.  Obgleich  bis  jetzt  die  Stollen  nicht  tief  in 
die  Erde  getrieben  worden  sind  und  die  Kuhle  an  der 
Erdoberfläche  selten  so  gut  ist,  wie  in  tieferen  Lagen, 
so  ist  doch  durch  Kohlenprobeu  aus  dem  unteren 
Vangtselhal  und  den  angrcii/cnden  Bezirken  fesigcsiellt 
worden,  dass  sowohl  Aiithracii  nla  auch  bituminöse 
Kohle  vorkommt,  von  denen  die  erstcre  Sorte  nicht 
mehr  als  I Vt*i'a  Asche  enthält.  Ein  Teil  der  bitumiuöaen 
Kohlen  ist  für  Kakereizwecke  geeignet,  ein  anderer 
nicht,  und  zwischen  beiden  Sorten  steht  eine  Varietät, 
welche  mit  Semi-.Anthracit  bezeichnet  werden  kann 
und  ungefähr  io<>  q Asche  enthält.  Wahrscheinlich  sind 
die  chinesischen  Anthracitfelder  die  grössten  der  Welt, 
während  die  Lager  von  bituminöser  Kohle  denjenigen 
der  Vereinigten  Suiaten  von  Amcrikn  wohl  fast  eben- 
bürtig sind. 

Die  Einfuhr  von  Kohlen  nach  Chinu  belief  aicli 
1899  auf  8$9  370  Tonnen  im  Werte  von  5 396  671  'l'aeU. 
Hiervon  kamen  610564  Tonnen  Ul>er  den  Hufen  von 
Shanghai.  Im  Jalire  1S98  betrug  die  Einfuhr  von 
Kohlen  730606  Tonnen,  die  1899er  Zunuhme  stelitc 
sich  demnach  auf  128764  Tonnen.  Die  Menge  der  iu 
(.'hina  selbst  geförderten  Kohlen  betrug  >899  vermut- 
lich nicht  mehr  als  500000  Tonnen,  und  hiervon 
lieferte  die  Kaiping-Minc  112  245  Tonnen  nach  bhanghai. 
Grösstenteils  wird  in  der  KUatenBchiflabri  und  von 
auslnodischeu  Dampfern  japanische  Kohle  verwendet, 
welche  dieselben  meist  selbst  in  Nagasaki  einnehoieo. 
Im  letzten  Winter  und  Frühjahr  stellte  sich  die  japani- 
sche Kohle  in  Shanghai  aut  6 uml  7 Taels  die  Tonne; 
jetzt  steht  der  Preis  etwas  höher.  Mun  hat  berechnet, 
dass  die  bituminöse  Kohle  aus  Miitelchina  für  weniger 
als  3 Taels  die  'l'onne  und  Anihraiit  aus  dem  Vangtse- 
thal  zu  2 bis  3 Taels  die  Tonne  nach  Shanghai  würde 
geliefert  werden  können. 

Galvanlsehes  Plattieren  von  Aluminium. 

l'm  Aluminium  mit  galvanischen  Metnllüberzügcp  zu 
versehen,  behandelt  man  es  in  «aureii  und  alkalischen 
Bädern,  Ulierzieht  es  mit  einer  t,Juecktill>eraraalgaii- 
schicht  und  setzt  es  alsdann  dem  galvanischea  Prozesse 
aut.  Die  oberflächlich  liaftciidcn  Verunreinigungen  des 
Aluminiums  verhindern  aber  eine  vollkommene  Ver- 
einigung des  .Aluminiums  mit  den  darauf  ubzulagermleo 
Metallen.  Nach  dem  neuen  paicntierten  Verfahren 
von  Kyao  wird  dieser  UcbcUtand  dadurch  beseitigt, 
dass  man  vor  dem  Amalgamiereu  das  Aluminium  mit 
Phosphorsäure  behandelt,  welche  die  Beseitigung  der 
dem  Melall  eigentümlichen  fettigen  Oberfläche  und 
anderer  Verunreinigungen  bewirkt. 
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BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-ÜBERSICHT. 


Naehrlehten  von  Siemens  A Halske.  iv.  Jahr- 
gang.  1900. 

Die  bekanoteo  Nachrichten  der  Firma  Siemeo»  & 
llaUke  »ind  wiederum  in  einem  Bande  ru»acnracn* 
('eheftet  erschienen,  der  ein  wertvolles  Material  daratellt 
und  der  sicherlich  in  den  weitesten  Kreisen  Interesse 
erregen  dürfte.  Wir  wollen  daher^nichi  verfehlen,  untere 
l^eaer  darauf  aufmerksam  zu  machen. 

Förster,  Fritz.  Die  elektroteehnlsehe  Praxis. 
Band  II.  Elektrlsohe  Lampen  und  elektrische 
Anlagen.  Berlin  1901.  Verlag  von  Louis  Marcus. 
Preis  geh.  6.  M. 

Dem  auf  Seite  22  dieses  Jahrganges  besprochenen 
1.  Bändchen  dieses  Werkes  ist  nun  dos  2.  gefolgt, 
welches  die  elektrischen  Lampen  und  elektrischen  An- 
lagen behandelt.  Dasselbe  zeichnet  sich  durch  klare 
Darstellung  und  durch  grosse  Uebersichtlichkeit  in  An- 
ordnung des  Stoffes  vorteilhafiaus.  Zahlreiche  Illuairationen 
im  Text  und  schematische  Darstellungen  insbesondere 
von  SchalluDgeo  erleichtern  das  Verständnis. 

Blondal.  Am  Ingenieur  des  Ponlset  Chaussces,  MotCUrS 
synchrones  ä courants  alternatlfs-  Librairie 
Gaul hicr-Vi Mars.  Paris.  Preis  geb.  3 Fres. 

Der  Verfasser  behandelt  in  eingehenderer  Weise, 
als  es  bisher  geschehen  ist,  eine  für  Techniker  ausser 
ordentlich  wichtige  Frage,  nämlich  das  Gebiet  der 
Wechselströme  in  10  Kapiteln  in  historischer,  theoretischer 
und  praktischer  Beziehung  und  erleichtert  das  Eindringen 
in  diese  schwierige  Theorie  durch  zahlreiche,  allen  ver- 
ständliche Methoden  graphisch.  Das  Werk  verdient  in 
jeder  Beziehung  Beachtung,  und  wir  verfehlen  nicht, 
unsere  Leser  darauf  aufmerksam  zu  machen. 

AbPOnS«  Dr.  Felix  B.,  Professur  an  der  Universität 
zu  Breslau.  Anleltunfif  zupcheinlseh-technlsehen 
Analyse.  Stuttgart  190t,  Verlag  von  Ferdinand 
Enke. 

Der  Verfasser  hat  in  dem  vorliegenden  Werk  die 
Analyse  der  hauptsächlichsten  Produkte  der  technischen 
Chemie  al^ebandelt,  und  es  ist  ihm  gelungen,  in  kurzer 
und  dabei  doch  klarer  und  praciser  Weise  die  haupt- 
sächlichsten Punkte,  welche  bei  der  Analyse  zu  berück- 
aichtigen  sind,  wiederzugeben.  Das  Werk  wird  in 
manchen  Punkten  für  den  Techniker  selbst  etwas  zu 
kurz  sein,  da  es  für  diesen  doch  eine  reichere  Auswahl 
von  Methoden  bringen  müsste.  Dagegen  dürfte  es  sich 
für  Studierende,  die  ln  das  Wesen  der  chemisch-tech- 
nischen  Analyse  eingefohrt  werden  sollen,  vorzüglich 
eignen,  und  wir  empfehlen  es  daher  für  diesen  Zweck 
aufs  beste. 

Ostwald,  W.  Aoalytlsehe  Chemie.  3.  Auflage. 

Verlag  von  Wilhelm  Engelmann  in  Leipzig.  Preis 
geb.  M.  7. 

Das  nunmehr  in  3.  Auflage  vorliegende  Werk  baut 
•ich  auf  Grund  der  lonen-Tbeorie  auf  und  berücksichtigt 
in  hervorragender  Weise  die  physikalischen  Eigenschaften 
der  Stoffe.  Es  sind  in  demselben  eine  Keihe  wertvoller 
Handgriffe  und  wichtiger  Mittel  für  den  Gebrauch  im 


Laboratorium  angegeben.  Ob  sich  freilich  der  Schüler 
nach  diesem  Buche  zu  einem  exakten  Analytiker  wird 
ausbilden  kuuneo,  mag  dahin  gestellt  sein.  Für  die 
Erkennung  der  Metalle  und  für  die  Heranbildung  wirklich 
guter  Analytiker  ist  die  fortwährend  betonte  und  in  den 
V*ordergruDi!  gerückte  lonen-Theorie  absolut  neben- 
sächlich. Und  da  es  sich  bei  Benutzung  einer  elementaren 
Abhandlung  doch  hauptsächlich  um  Studierende  bandeln 
wird,  so  können  wir  unser  Bedenken  Uber  einen  Lehr- 
gang, der  sich  austchUesslicb  auf  ionen  iheoretischer 
Behsudlung  aufbaut,  nicht  unterdrücken,  und  wir  halten 
denselben  für  ein  gewagtes  Experiment.  Unseres  Er- 
achtens nach  müssen  für  den  Analytiker,  sei  er  nun 
ein  ferlig  AusgebUdeter  oder  ein  erst  Auszubildender, 
stets  die  Grundsätze  des  Vaters  der  Analyse,  des 
unsterblichen  Kose,  massgebend  bleiben. 

KohD,  Rudolf.  Versuche  Ober  eine  elektro- 
chemische Mikroskopie  und  Ihre  Anwendung 
auf  Pflanzenphyslologle.  Prag  >901.  Dmck  von 
Heinrich  Mcrcy  Sohn.  Selbstverlag. 

Der  Verfasser  bat  in  diesem  Heftchen  zu  zeigen 
versucht,  dass  sich  die  Galvanoplastikauf  mikroskopischem 
Wege  als  ein  wichtiges  Hilfsmittel  für  die  Mikrochemie 
verwenden  lässt.  Leider  musste  er  seine  änssersi 
interesssnieu  Ausführungen  vor  ihrer  Vollendung  sb- 
brechen,  und  dies  ist  auf  das  lebhafteste  su  bedauern, 
dt  hier  ein  neues  Gebiet  eröffnet  wird,  das  bei  seinem 
ferneren  Ansbau  manche  iateressanten  Ergebniase  zeitigen 
wird.  Möge  daher  das  vorliegende  Heftchen  Anregung 
zu  neuen  Versuchen  geben. 

Fischer,  Op.  Ferdinand,  Professor  an  der  IToiversitäi 
(Böttingen.  Dlo  ehemlsche  Technologie  der 
Brennstoffe.  II.  Bd.  braunschweig  1901,  Druck 
und  V'erlag  von  Friedrich  Vieweg  & Sohn,  I‘rets 
geh.  15,00  M. 

Dem  in  Jahrgang  IV,  S.  44  unserer  Zeitschrift 
besprochenen  1.  Teil  dieses  Werkes  ist  nunmehr  der 
2.  gefolgt.  Derselbe  behandelt  die  l'ecbnologie  der 
Kohlen,  sowie  der  aus  ihnen  dargestelllen  Feuerungs- 
Qiatcrialien,  nebst  die  bei  der  Weiterverarbeitung  eni- 
atchendeo  Nebenprodukte,  von  denen  wir  insbesondere 
das  Ammoniak  und  das  Benzol  hervorheben  wollen. 
Auch  die  verschiedenen  zur  Feuerung  dienenden  Gas- 
arten, wie  das  Waasergas,  das  Mischgas,  das  Generator- 
gas, haben  ihre  eingehende  Würdigung  gefunden,  und 
an  dieselben  anschliessend,  sind  die  Generatorgas- 
fenerungen  abgebandelt.  Zahlreiche  Tabellen,  Analysen- 
resuliate  d.  s.  w.  sind  in  den  Text  eingefügt  und 
erhöhen  den  Ueberblick.  Ebenso  ist  das  Werk  reich 
mit  Abbildungen  und  insbesondere  mit  technischen 
Plänen  und  Keuerungssnlagen  von  Kokereien  ausgestattet, 
so  dass  dasselbe  jedem,  der  sich  für  den  vorliegenden 
Stoff  intereMiert,  gewiss  dos  bieten  wird,  was  er  von 
einem  ausführlichen  und  guten  Werke  erwarten  kann. 

Jaeobsen.  Dr.  Emil.  Chemisch  - taehnlsehes 
Reportorium.  39.  Jahrgang.  1900.  2.  Halbjahr. 

I.  Hälfte.  Berlin  1901.  R.  Gaertner's  Verlags- 
buchhandlung. 


GESCHÄFTLICHES. 

Die  nene  Preisliste  der  Fsbrik  galvanischer  Kohlen  reiche  Auswahl  von  Kohlentypen  aller  Art  enthält,  ganz 
von  Dr.  Albert  Lessiogf  in  NQrnber^  ist  erschienen  besonders  aufmerksam, 
und  machen  wir  unsere  Leser  auf  dieselbe,  welche  eine 


F«tr  ili«  Redaktion  veraniwortlich:  1.  V.  Arthur  Rah'..  Charlottenburt.  Vnbg  von  M.  Krajrn,  Berlin  W.  vj. 
Gedruckt  bei  Irnberg  & Lefion  in  Betllu  SW. 
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Id  VerbinduDg  mit  der 

Westlnghouse  Electrlcitäts-Actiengesellschaft  Berlin 

arbeiten : 

Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.,  Pittsburg,  Pa.,  U.  S.  A. 
Westinghouse  Electric  Company  Limited  London. 

British  Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.  Limited  London. 
Soci6t£  Industrielle  d’Electricitä  (Procäd^s  Westinghouse)  Paris. 

Bl  Soci£t£  anonyme  Westinghouse,  St.  Petersburg.  Bl 

Der  Name  Westinghouse  ist  eine  Garantie, 


^^1  Der  Name  Westinghouse  ist  eine  Garantie. 

' Mrslinglioiisp  flrdriritäls-Adifnjcsrllsdjaft 

19  Jigentrasse  BERblfl  CU. 

ElGktrocleDiischii  onil  elGklfoliitisclie  Anlapfl 

für  Aluminium-,  Calciumcarbid-,  Soda-,  Pottasche-,  Chlorlabrikation 
etc.  etc.  und  für  galvanoplastische  Zwecke. 


600  KW  Rotary  Converter  mit  Anlass-Motor. 
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Merausgegcben  von  Dr.  A.  Neuburger. 

M.  KRAV’N.  Verlapsbuchhandluog^  Berlin  W.  35. 


VeraseichniM  der  mtarbeiter: 

Gell.  Rcg.'Rji  Prof.  Or.  Aron  (lIcTlin),  Alfrod  H.  Bueheror  (Cöln.Rhrenfeldl.  Or.  6.  Büchner,  Fal>r'iVh«tiii«r  ^Miinchen^  Geh.  Ref.>Rai 
Pref  Or  A ClMSen  (Aachen).  Prof.  Dr.  A.  Cliuo  rPreihnrg  i.  Br.),  Dr.  B Oeotiu  (Bologna),  Prof.  Or.  Oleffonhach  (liArmitadt),  Prtf- 
Or.  OOrre  (Aachen).  Prof.  Or.  Edelmonn  iMuuchen),  Prof.  Or.  Gattonnann  (llei<ielberg).  Dr  Oaritmann  (Charfottenburg),  Prof. 
Dr.  C.  Qraeix  (München),  Prof.  Or.  Glan  (Berlin).  Lud«.  Grabau.  Fabnkbefiucr  (Trotha),  Dr.  Th.  Grott,  Privatdosenl  (Berlin), 
Or  L.  Hdptner  (Berlin),  Generaldirektor  Dr.  C.  KallnOr  (Hallcin),  Hnfrat  Prof-  Dr.  Lehmann  (Katluiihe),  C.  Lueko«  (Koln^Deuu), 
Olfe  Luppe,  Fabrikbetitzer  (München).  RudOlph  Mew6t  (Berlin),  Georp  Mahnten,  Klektrocheniiker  (Köln),  H.  ■ItieniOhn,  Chefchemiker 
Stolberg),  Pref.  Or.  Oberbeck  (Greirtwalü).  Pref.  Dr.  Pealze«  (Cliarlonenbnrgr,  Prof.  Or.  Peukert  (Branntchweigi,  Dr.  Philip 
(Siiiuzart),  Pref.  Dr.  Przibram  (C«mowiu^  Dr.  Ludwig  H-  Reuler.  Chefchemiker  (New  •York),  Pref.  Dr.  A-  Rflllet  (Genf).  Dr.  Rapf, 
Obcr-Inzemeiir  (Berlin),  Pref.  Or.  tUldorff  (Charl'Ktenbtirg),  H.  StOinach  (München),  Or  Bchmldmer.  Fabrikbc«ilzer  (Nitmberg).  Or 
Stackmeyer,  Bayer.  Gewerbemnsenm  (Niirnberg),  Dr.  J.  Trtube  iBerlin),  Prot  Dr.  Fr.  Vogol  (Cbarloiieiibiirg),  Or.  C.  Vortminn 
Wien).  Pref  Dr.  H.  Weber  (Braiinzchweig).  Pref.  Dr.  H.  F.  Weber  (Zürich).  Dr.  H Weyer  (Leipiig-Lindenan),  Prof.  Dr.  C.  Wiedemann 
(ErlaugenX  Or.  I.  Werahovan  (Nmmuhl>Hamboni)v  Or.  Ziigmondy  (Jena). 

Vlll.  «Jahrgang.  Heft  9-  1.  Dezenaber  1901. 

tSHAi.l';  Vtbtr  den  Brsats  dts  Monormtriumtulßlt  durtk  Dintdriumtulfil  in  cytnhalistktn  tCufi/trbidtm.  V«n  Dr. 
Armin  Fitcktr.  — D*t  tlikirocktmistkt  Laboratorium  an  dtr  Vnivrriltit  von  P/nnsy/vania,  — Df4  eUkiromoiorücko  Kraft 
dtr  MtialU  in  Cyanid- Lösung tn.  Von  Prof.  S.  B Ckrisly  (ForisatnungJ  - HtJtraU.  — Paltni-Btsprtckungsn  — AUgtmtints. 
— Büchtr-  uni  ZtUs<hrifttn’Utbtrsichi.  — Gosekä/Hitkts.  — PaUnt-Utbtrsickt. 


ÜBER  DEN  ERSATZ  DES  MONONATRIUMSULFITS  DURCH 
DINATRIUMSULFIT  IN  CYANKALISCHEN  KUPFERBÄDERN. 

Von  Dr.  Armin  Fischer. 


Das  Bestreben  der  modernen  Galvano- 
stegie  geht  bekanntlich  dahin,  die  galva- 
nischen Bäder  möglichst  au.s  den  wirk.samen, 
der  Elektrolyse  direkt  unterliegenden  Ver- 
bindungen zusammenzusetzen ; man  vermeidet 
thunliclist,  für  vorbereitende  Mischungen  Zeit 
und  Mühe  zu  opfern,  oder  durch  Um- 
setzungen im  Bade  unerwünschte  Neben- 
produkte zu  erhalten  welche  die  Analyse 
und  die  spätere  Regeneration  bedeutend  er- 
schweren. 

Dass  jedoch  in  manchen  Fällen  mit 
dem  Ersatz  der  Komponenten  durch  die  re- 
sultierende Verbindung  nicht  der  gleiche 
Effekt  erreicht  wird,  hatte  ich  Gelegenheit 
anlässlich  der  .Auswahl  einer  Badvorschrift 
für  die  Glanzvcrkupferung  von  Zink- 
und  Eisenblechen  zu  sehen,  und  dürfte 
diese  Beobachtung  geeignet  sein,  weiteres 
Interesse  zu  erregen. 

Für  den  gewünschten  Zweck  (Glanz- 
verkupferung von  Blechen)  schien  mir  das 
von  Pfan  hauser 'in  seinem  vortrefflichen 
Werke  »Elektroplattierung,  Galvanoplastik 
etc.«,  4-  Aufl.,  S.  332,  angeführte  Bad  be- 
sonders geeignet,  da  es  noch  in  dichteren 
Schichten  glänzende  Niederschläge  liefert: 


Bad  1.  (Pfanhauser) 

ND,o,  = 0,3  A I Liter  VV'asser 
E = 2,7  — 3,2  V 20  g Natriumsulfat,  calc. 

20  g Mononatriumsulfit 
to  g Dinatriumkarbonatcalc. 
30  g Cyankupferkalium 
I g Cyankalium. 

Dieses  Bad  verlangt  als  vorbereitende 
Manipulation  die  Einwirkung  des  Mono- 
natriumsulfits auf  das  Dinatriumkarbonat,  die 
der  Gebrauchsanweisung  zufolge  in  stark 
verdünnter  Lösung,  in  nahezu  der  Gesamt- 
wassermenge des  Rezepts,  erfolgt,  und  zwar 
unter  Kohlensäureentwicklong; 

2 NaHSOj  -|-  Na,  CO, 

= 2 Na,  SO,  -f  CO,  -f  H,  O 
Die  in  der  Badvorschrift  vorhandenen 
10  g Dinatriumkarbonat  genügen  gerade  zur 
Zersetzung  durch  die  vorgesehenen  20  g 
Mononatrium  Sulfit,  um  schliesslich  bei  voll- 
ständiger Einwirkung  24  g Dinatriumsulfit 
zu  liefern ; ich  ersetzte  deshalb,  um  die  Bad- 
hcrstellung  zu  vereinfachen  und  die  lästige 
Kohlensäureentwicklung  zu  vermeiden,  die 
erstgenannten  beiden  Salze  durch  die  äqui- 
ralente  Menge,  das  sind  24  g calc.  Dinatrium- 
sulfit. 


Digitized  by  Google 


'93 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heh  9 


Zu  meinem  nicht  geringen  Erstaunen 
konnte  ich  mit  einem  derart  hergestellten 
Kad,  das  doch  allen  Voraussetzungen  nach 
mit  dem  Originalbad  I ganz  gleich  zusammen- 
ge.setzt  sein  sollte,  weder  auf  Zink,  noch  auf 
Eisen  die  schönen,  blanken  Niederschläge 
erzielen;  trotz  gleicher  Stromdichten,  gleicher 
Elektrodcnentfernungen  etc.,  kurz  trotz  ganz 
gleicher  Verhältnisse  erhielt  ich  nur  matte, 
häufig  streifige  und  fleckige  Niederschläge. 

Mehrfache  Wiederholung  der  Versuche, 
Zugabe  von  Natriumkarbonat,  Vermehrung 
der  Cyankaliummenge  etc.  hatten  keinen 
Erfolg.  Da  führte  mich  die  bei  der  Her- 
stellung des  I’fanhaiiser’schen  Bades  ge- 
machte Beobachtung,  dass  trotz  der  vorher- 
gegangenen Einwirkung  von  Mononatrium- 
sulfit anf  Dinatriumkarbonat  beim  Zufiigen 
der  Cyankaliumlösung  ein  geringer  Blausäure- 
geruch wahrnehmenbar  war,  auf  den  Weg 
zur  Abstellung  des  Uebelstandes;  ich  schloss 
aus  dieser  geringen  Blausäureentwicklung, 
dass  die  Einwirkung  der  beiden  Salze  auf- 
einander in  der  beträchtlichen  Verdünnung, 
wie  sie  die  Vorschrift  verlangt,  keine  voll- 
ständige ist,  sondern  da.ss  noch  unver- 
ändertes Mononatriumsulfit  vorhanden  bleibt, 
das  später  bei  der  Cyankaliumzugabe  Blau- 
säure freimacht. 

Ich  fügte  deshalb  zu  dem  durch  Zusatz 
von  24  g calc.  Dinatriumsulfit,  statt  des 
Mononatriumsulfits  und  Natriumkarbonats, 
hergestellten  Bade  geringe  Mengen  von 
Mononatriumsulfit  und  erzielte  damit  die  ge- 


wünschte Wirkung;  die  nunmehr  erhaltenen 
Niederschläge  waren  blank  und  feurig. 

Nach  mehrfachen  V'crsuchen  kam  ich 
zu  folgender  Badformel,  die  wegen  der 
Einfachheit  der  Badherstcllung,  wegen  des 
brillanten  Niederschlages,  auch  in  dichteren 
Schichten,  und  wegen  des  schönen  Kupfer- 
toncs  besonders  zu  empfehlen  ist; 

Bad  II. 

I Liter  Wasser 

20  g Dinatriumulfit,  c.alc.  1 gemeinsam  gelöst 
6 g Mononatriumsulfit  | in  einem  Teile 
20  g Natriumsulfat,  calc.  ) derWassermenge. 

30  g Cyankupferkalium  1 

„ , r m einem  Icile 

2 g Cyankahum  | Wassermenge. 

N'D.ao  = 0,3  — 0,4  A bei  2 — 2,5  V 
und  15  cm  Elektrodenentfcrnung. 

Dieset  Bad  zeichnet  sich  auch  durch 
sehr  gutes  Streuungsvermögen  aus. 

Eine  ähnliche  Wirkung,  wie  durch  Zu- 
satz von  etwas  Mononatriumsulfit  konnte  ich 
auch  durch  Zufügen  vonetwa  2 ccm  konzentrier- 
ter Schwefelsäure  in  lofacher  Verdünnung  zu 
einem  nur  mittels  Binatriumsulfit  hergestellten 
Bad  I erreichen;  auch  hier  war  natürlich 
Blausäuregeruch  bemerkbar.  Scibstverständ 
lieh  ist  ein  .solcher  Zusatz  für  die  Praxis 
nicht  zu  empfehlen.  — Aehnliche  Verhält- 
nisse dürften  sich  wohl  bei  Messing-  und 
Goldbädern  ergeben. 

W'ien. 

Laborat.  der  elektrochem.  Plattieranstalt 
J.  Gasterstaedt. 


DAS  ELEKTROCHEMISCHE 

LABORATORIUM  AN  DER  UNIVERSITÄT  VON  PENNSYLVANIA. 


An  der  Universität  von  Pennsylvania 
wurden  die  ersten  elektrochemischen  Unter- 
suchungen im  Jahre  1878  ausgeführt.  Sie 
bestanden  in  Niederschlägen  von  Cadmium 
aus  seinen  Salzen;  auch  in  der  Trennung 
dieses  Metalls  von  Kupfer  und  in  dem 
Niederschlagen  vonUran  als  Protesespuioxyd. 
Seit  jener  Zeit  wurden  zahlreiche  andere 
Methoden  ersonnen.  Das  praktische  Arbeiten 
ist  sehr  ausgedehnt  und  in  den  für  noch  stu- 
dierende und  bereits  promovierte  Chemiker 
bestimmten  Instruktionskursus  aufgenommen 
worden. 

Die  elektri.sche  Energie  wurde  anfangs 
aus  verschiedenen  T)pen  von  Primärbatte- 


rieen  gewonnen;  aber  als  das  Verlangen  nach 
starken  und  konstanten  Strömen  wuchs, 
wurden  zu  Beginn  des  Jahres  1888  mehrere 
Akkumulatoren  der  Julien-Type  eingefuhrt 
und  .ständig  bis  1895  benutzt,  wo  die  Aus- 
rüstung vergrössert  wurde  durch  Hinzufügung 
von  12  Chlorid-Akkumulatoren  (Type  E),  die 
mit  einem  Stöpfelschaltbrett  verbunden 
waren,  durch  welches  eine  beliebige  Anzahl 
von  Zellen  hintereinander  oder  parallel  ge- 
schaltet und  mit  irgend  einer  von  drei 
Reihen,  welche  passend  an  einen  Arbeits 
tisch  angebracht  waren,  verbunden  werden 
konnten.  Die  Einrichtung  des  Schaltbrettes 
mit  seinen  Verbindungen  ist  aus  Fig.  108 
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deutlich  ersichtlich.  Die  mit  Zahlen  und 
Buchstaben  versehenen  Quadrate  bezeichnen 
Messingklötze,  die  auf  einer  Hartgummiplatte 
montiert  sind,  die  punktierten  Linien  deuten 
die  an  der  Rückseite  befindlichen  elek- 
trischen Verbindungen  an.  Es  waren  da- 
durch für  drei  Studierende  Vorkehrungen 
getroffen. 

Die  mit  P bezeichneten  Messingklötze 
sind  jeder  mit  dem  positiven  Pol  einer 


Akkumulatorzelle  verbunden;  diese  Zellen 
sind  in  der  Figur  mit  A,  B,  C u.  s.  w. 
markiert.  Die  negativen  Pole  sind  je  mit 
zwei  Klötzen  S verbunden.  Die  obere,  mit 
I numerierte  Reihe  Klötze  sind  miteinander 
verbunden  und  könnten,  wenn  man  nicht  an 
Material  sparen  will,  aus  einem  Streifen  her- 
gestellt werden.  Diese  Reihe  ist  mit  der 
positiven  Leitung  verbunden,  welche  zum 
Anschluss  No.  I an  dem  Schreibtisch  führt. 
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Fi^.  108.  Altes  Schaltbrett. 


Die  negative  Leitung  zu  eben  diesem  An- 
schluss ist  mit  der  unteren  Reihe  von 
Klötzen  verbunden,  die  mit  l bezeichnet 
sind.  Wenn  also  jemand  am  Anschlu.ss  i 
die  beiden  Zellen  A und  /C  in  Parallel- 
schaltung zu  benutzen  wünschte,  so  hatte 
er  nur  nötig,  je  zwischen  die  zu  A und  K 
gehörigen  Blöcke  P und  die  entsprechenden 
Blöcke  I der  oberen  ReiheStöpsel  einzusetzen, 
ebenso  zwischen  die  Blöcke  von  A und 
/C  und  die  untere  Reihe  der  Blöcke  i.  In 
gleicher  Weise  ist  die  obere,  mit  2 
nummerierte  Reihe  Klötze  mit  der  positiven, 
zum  Anschlu.ss  No.  2 führenden  Leitung  ver- 
bunden, und  die  untere,  mit  2 numerierte 
Reihe  Klötze  mit  der  negativen  Leitung,  die 
zu  diesem  Anschluss  führt.  Ebenso  verhält 
es  sich  mit  den  Blöcken  3.  Wie  man  weiter 
sieht,  befindet  sich  je  einer  der  zwei  vor- 
erwähnten Klötze  /V  in  derselben  Reihe  mit 
den  Klötzen  P,  und  dieser  W^BIock  einer 
Zelle  grenzt  an  einen  /tBlock  ihrer  Nach- 
barzelle. Dies  ist  für  den  Zweck  einer 
Hintereinanderschaltung  von  Zellen  vorge- 
sehen. 

Ge.setzt  den  Fall,  der  Arbeitende  am  An- 
schluss No.  2 wünscht  die  Zellen  B,  C und 
D in  Serienschaltung  zu  benutzen,  so  hatte 
er  den  //-Block  der  Zelle  B mit  2,  den 
//-Block  von  /'  mit  dem  A'-Block  von  B, 
den  //-Block  von  D mit  dem  A'-Block  von 
C,  endlich  den  A-Block  von  D mit  seinem 
Nachbarblock  2 zu  verbinden. 

Daneben  konnte  der  Arbeitende  am  An- 
schluss 3 das  Schaltbrett  so  stöpseln,  dass 


er  die  Zellen  E,  F,  G,  H,  /,  J je  nach 
Bedarf  alle  in  Parallelschaltung  oder  in  drei 
parallelgeschalteten  Gruppen  von  je  zwei 
liintereinandergeschalteten  Zellen  oder  in 
zwei  parallelgcschalteten  Gruppen  von  je 
drei  hintereinandergeschalteten  Zellen  oder 
sämtlich  in  Hintereinanderschaltung  benutzte. 

Die  Zellen  wurden  (gewöhnlich  nachts) 
geladen,  indem  man  vermittelst  eines  kleinen 
Schalthebels,  der  zweckmässig  neben  dem 
Arbeitstisch  angebracht  war,  den  Stromkreis 
No.  i an  den  i lO-Volt-Beleuchtungsstrom- 
kreis  anschloss,  ln  diesem  Ladestromkreis 
wurde  der  Strom  nach  Erfordernis  durch 
vorgeschaltete  Glühlampen  reguliert.  Die 
Zellen  waren  alle  in  Serie  an  die  Lei- 
tungen No.  I angeschlossen.  Durch  die 
Verbindung  mit  den  Leitungen  No.  1 wurde 
es  auch  ermöglicht,  den  1 lO-Volt-Strom  für 
elektrolytische  Zwecke  zu  benutzen,  wenn 
die  Bäder  so  hohen  Widerstand  hatten, 
dass  die  12  liintereinandergeschalteten  Zellen 
nicht  ausreichten.  Es  wurden  tragbare 
Widerstände  angeschafft,  welche  aus  höl- 
zernen Rahmen  bestanden,  die  auf  kleinen 
eisernen  Füssen  montiert  waren  und  Wick- 
lungen aus  Neusilberdraht  hatten,  die  an 
beiden  Seiten  zwischen  Mcssingi>lattcn  ge- 
spannt waren.  Es  gab  16  Paare  Wicklungen 
eines  Widerstandes  und  zehn  Paare  von 
dieses  Widerstandes,  alle  in  Serie  ver- 
bunden zwischen  zwei  Klemmen  und  so  an- 
geordnet. dass  jede  Anzahl  von  Wicklungen 
beider  Klassen  vermittelst  zweier  Stöp.sel 
kurz  gc.schlossen  werden  konnte.  Auf  diese 
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Weise  war  es  möglich,  den  Widerstand  in 
kipinen  Abstufungen  zu  ändern.  Ein  Drittel 
Stöpsel  diente  dazu,  bei  einer  Aenderung 
des  Widerstandes  der  Notwendigkeit,  den 
Stromkreis  zu  öffnen,  vorzubeugen.  Die 
Messinstrumente  waren  tragbare  Apparate 
von  Weston  und  Hartmann  & Hraun. 
Diese  ganze  elektrische  Ausrüstung  war 
ganz  ausreichend  und  wurde  später  ver- 
doppelt. Sie  hatte  indes  viele  Mängel. 
Zum  Beispiel  war  es  möglich,  Zellen  gleich- 
zeitig parallel  und  hintereinander  zu  ver- 
binden, und  ein  Student  zog  es  manchmal 
vor,  Schaltungen  aufs  Geratewohl  zu  machen, 
anstatt  das  ganze  Schema  durchzuarbeiten 
und  kennen  zu  lernen.  Und  selbst  wenn  er 
es  verstand,  waren  die  Möglichkeiten,  eine 


falsche  Verbindung  zu  machen,  zu  gross 
wegen  der  verwirrend  wirkenden  grossen 
Zahl  von  Blöcken  an  den  Schaltbrettern, 
Die  Widerstandsgestelle  hatten  den  Fehler, 
dass  der  Ncusilberdraht  bald  so  zerfressen 
wurde,  dass  er  brach.  Der  Ersatz  der 
Wicklungen  durch  verzinnte  Stahldrähte 
zeigte  sich  als  eine  geringe  oder  gar  keine 
V'erbesserung.  Auch  waren  die  tragbaren 
Instrumente  in  Gefahr,  durch  Verschüttung 
von  Lösungen  beschädigt  zu  werden,  und 
sie  erfuhren  zuweilen  besonders  grobe  Be- 
handlung, welche  ihre  Brauchbarkeit  bald 
verminderte. 

Aus  diesen  Gründen  und  wegen  der 
wachsenden  Nachfrage  nach  Unterricht  in  der 
Elektrochemie  entschied  man  sich  endlich. 


FIp.  109.  Klektrotyl.  {.aboratonain. 


ein  Laboratorium  einzurichten,  welches  hin- 
reichenden Platz  für  iS  Studierende  bot. 
Man  bemühte  sich  auch,  die  Mängel  der 
früheren  Einrichtung  nach  Möglichkeit  zu 
vermeiden.  Wie  leicht  ersichtlich  ist, 
würde  die  Komplikation  noch  unendlich 
schlimmer  geworden  sein,  wenn  die  Zahl 
der  Anschlüsse  auf  18  und  die  Zahl 
der  Zellen  auf  50  vermehrt  worden  wäre, 
und  deshalb  musste  eine  gänzlich  ver- 
schiedene Anordnung  des  Schaltbretts  er- 
sonnen werden.  Der  einzig  verfügbare  Raum, 
den  Fig.  109  zeigt,  hatte  4,57  m X 7.92  m 
Fläche,  und  es  wurde  bald  klar,  dass  er  für 
nicht  mehrals  16  Studierende  passen  würde,  wo- 
bei jedem  einzelnen  0,915  m X 0,508  m 
Tischfläche  gegeben  wurde. 

Man  entschied  sich  bei  dieser  Installation 
für  Akkumulatoren  wegen  ihrer  Constantheit. 
Die  in  Gebrauch  befindlichen  haben  eine 
Kapazität  von  120  Amperestunden  mit  einer 
Entladungsstromstärke  von  normal  1 5 Ampere, 


maximal  30  Ampere,  Zwei  Gruppen  von 
je  24  Zellen  wurden  in  den  aus  der  Figur 
ersichtlichen  Nebenräumen  aufgestellt.  Sie 
speisen  die  betreffenden  Seiten  des  Saales, 
Sie  sind  in  Gerüsten  mit  je  vier  Fächern 
aufgestellt:  je  sechs  Zellen  in  einem  Fache. 
Jedes  Brett  ist  sorgfältig  paraffiniert,  und 
rings  um  die  Glasgefässe  befindet  sich  eine 
halbzolldicke  Quarzschicht. 

Es  sind  drei  Schaltbretter  vorhanden, 
zwei  davon  kontrollieren  die  je  6 Arbeits- 
plätze an  den  bezüglichen  Seiten  des 
Saales,  das  dritte  die  vier  Plätze  in  der 
Mitte. 

Das  Schaltbrett  an  der  Ostseite  des 
Saales  besteht  aus  einer  zolldicken  Platte  aus 
emailliertem  Schiefer  von  0,600  m X 0,862  m 
Fläche.  Eis  enthält  für  jeden  der  sechs 
zu  kontrollierenden  Anschlüsse  einen  Kreis 
von  24  Kontaktknöpfen  und  hat  zwei  federnde 
Hebel,  die,  von  einander  isoliert  und  um 
einen  gemeinsamen  Mittelpunkt  beweglich. 
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darüber  hinweggleiten.  Die  Kontakiklötze 
sind  fortlaufend  nummeriert  von  o bis  24, 
und  ein  An.schlag  ist  vorgesehen,  um  ein 
Drehen  der  Hebel  über  hinweg  zu  ver- 
hindern. Zelle  No.  i ist  in  jedem  der  sechs 
Schaltkreise  zwischen  die  Klötze  o und  1 
geschaltet,  Zelle  No.  2 zwischen  die  Klötze 
I und  2 und  so  lort  die  übrigen  der  24 
Zellen  dieser  Gruppe,  so  dass  alle  mit 
gleichen  Nummern  bezeichneten  Klötze  an 
dem  einen  Schaltbrett  miteinander  leitend 
verbunden  sind  und  nur  eine  einzelne 
Leitung  von  den  sechs  gleichnumerierten 
Knöpfen  zu  der  V'erbindungsstelle  zwischen 
zwei  Zellen  fuhrt.  In  dieser  Leitung  ist  die 
übliche  Schmelzsicherung  angebracht.  Die 
Schaltkreise  sind  fortlaufend  mit  den  Buch- 
staben A,  B,  C u.  s.  w.  bezeichnet  in  Ueber- 
einstimmung  mit  den  Buchstaben  an  den  zu 


kontrollierenden  Anschlüssen  bezw.  Arbeits- 
plätzen. 

Braucht  zum  Beispiel  der  Arbeitende  am 
Anschluss  B zwei  Zellen,  so  geht  er  zu 
diesem  Schaltbrelt,  und  wenn  er  findet, 
dass  die  Zellen  von  der  zwölften  an  nicht 
in  einem  der  Schaltkreise  benutzt  werden, 
so  stellt  er  einen  seiner  Hebel  auf  Kontakt- 
knopf 12  und  den  anderen  auf  Knopf  14. 
Auf  diese  Weise  ist  die  Möglichkeit  für  die 
Arbeitenden,  etwas  Verkehrtes  zu  thun  oder 
sich  gegenseitig  ins  Gehege  zu  kommen, 
sehr  gering,  da  gar  keine  Notwendigkeit 
vorliegt,  die  gleichen  Zellen  zu  benutzen 
und  man  mit  einem  Blick  übersehen  kann, 
welche  Zellen  in  Verwendung  sind.  Fig.  iio 
zeigt  schemati.sch  die  elektrischen  Verbin- 
dungen eines  dieser  Schaltkreise  mit  den 
Zellen  und  den  Anschlüssen  an  den  Ar- 


mit  dem  ArheiUtiich. 


beitstischen.  Die  Hebel  selb.st  sind,  um 
Kurzschluss  der  Zellen  zu  verhüten,  an  ihren 
äu.sseren  Knden  zu  .schmal,  als  dass  sie  von 
einem  Kontaktklotz  zum  nächsten  herüber- 
reichlcn.  Um  indes  zu  verhindern,  dass  die 
Hebel  zwischen  die  Klötze  herunterfallen 
und  mit  einander  in  Kontakt  kommen,  sind 
sie  an  jeder  Seite  mit  Ansätzen  aus  Fiber 
versehen. 

Das  Schaltbrett  an  der  westlichen  Wand 
ist  genau  dem  eben  beschriebenen  gleich ; es 
enthält  die  Schaltkreise  G,  H,  J,  K,  I.,  Af, 
während  das  dritte,  welches  die  vier  An- 
schlüs.se  an  den  Mittclti.sch  kontrolliert,  nur 
eine  Fläche  von  0,609  Quadrat,  aber 

26  Kontaktklötze  in  jedem  Schaltkreise  hat. 
Sie  sind  numeriert  O,  24,  25.  26  u.  s.  w. 
bis  48.  Zwischen  die  beiden  Klötze  o und 
24  sind  die  Zellen  der  Gruppe  an  der  Ost- 
seite  des  Saales  geschaltet,  zwischen  die 
Klötze  24  und  25  Zelle  No.  i von  der  West- 
seite. Zelle  No.  2 zwischen  25  und  26  u.s.  w. 
Diese  Anordnung  verbindet  die  beiden 
Zellengruppen  in  Serie  und  gestattet  an 


dem  Mitteltische  bei  Bedarf  die  Benutzung 
bis  zu  48  Zellen. 

Es  ist  keine  Einrichtung  vorgesehen, 
um  Zellen  parallel  zu  schalten.  Dies  ist 
nicht  notwendig,  da  der  Maximalentlade- 
strom  der  Zellen  den  zu  berücksichtigenden 
grössten  Strombedarf  übersteigt.  Alle  Me- 
tallteile an  der  Rückseite  des  Schaltbrettes, 
ebenso  die  blanken  Enden  der  Drähte  sind, 
um  ein  Zerfressen  derselben  zu  verhüten, 
vollkommen  mit  einem  Ueberzug  bestrichen; 
aus  demselben  Grunde  sind  die  Mctallteile 
an  der  Vorderseite  sorgfältig  lackiert. 
Die  Oberfläche  der  Kontaktklötze  kann 
leicht  mit  feinem  Sandpapier  metallisch  rein 
gemacht  werden. 

Als  Messinstrumente  wurden  nach  eini- 
ger Ueberlegung  solche  der  Schaltbretttype 
gewählt.  Obgleich  dies  die  Beschaffung 
von  wenigstens  einem  Drittel  mehr  Instru- 
menten bedingte,  so  waren  dennoch  die  An- 
fang.skosten  erheblich  geringer,  als  wenn 
tragbare  Apparate  beschafft  worden  wären, 
und  die  Erfahrung  mit  tragbaren  Instrumenten 
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hat  zu  dem  Glauben  geführt,  dass  mit 
Sch.altbrcttinstrumenten  von  guter  Form  sich 
eine  grössere  Genauigkeit  erreichen  lässt, 
wenn  nicht  sofort,  so  doch  sicherlich  nach 
sechs  Monaten  des  Gebrauchs. 

Jeder  Anschluss  ist  mit  einem  Aus- 
schalter mit  Schmelzsicherung,  einem  Volt- 
meter, zwei  Ampöremetern,  einem  Rheostat 
und  einem  Hrett  mit  den  Endklcmmen  ver- 
sehen. Ihre  Schaltung  ist  in  Fig.  1 10  sche- 
matisch dargestellt.  Die  positive  Leitung 
fuhrt  nach  l'assieren  des  veränderlichen 
W'iderstandes  direkt  zur  positiven  Klemme. 
Der  von  der  negativen  Klemme  kommende 
Draht  geht  zu  dem  Ampüremeter  für  nie- 
drige Stromstärken  und  von  dort  zu  der 
negativen  Seite  des  Ausschalters,  während 
die  mit  25  bezcichnete  negative  Klemme 
mit  demselben  Ausschaltcrpol  verbunden 
ist,  aber  durch  das  Amperemeter  für  grosse 
Stromstärken.  DieAnode  derelektrolytischen 
Zelle  wird  daher  immer  mit  der  Mittel- 
klemme verbunden,  die  Kathode  entweder 
mit  Klemme  i oder  mit  25,  je  nach  der 
Stärke  des  gewünschten  Stromes,  der  durch 
die  Zelle  hindurchgehen  soll.  Das  Volt- 
meter, dessen  Schaltung  Fig.  1 10  zeigt,  misst 
die  Potentialdifferenzen  an  den  Polen  der 
Zelle,  abgesehen  von  dem  geringen,  durch  die 
.Amperemeter  verursachten  Spannungsabfall. 

Die  Voltmeter  an  der  Seite  des  Raumes 
haben  Skalen  von  o bis  50,  die  in  ‘/j  Volt 
geteilt  sind.  Die  Skalen  der  Voltmeter 
an  dem  Mitteltisch  gehen  von  o bis  120. 

Die  Skalen  der  Amperemeter  mit  Grad- 
einteilung von  o bis  I Ampere  sind  in  */ioo 
geteilt,  diejenigen  mit  Ablesung  von  0 bis  25 
sind  in  Ampere  geteilt. 

Die  drei  Instrumente  sind  nebenein- 
ander an  einem  eichenen  Wandbrett  mon- 
tiert, das  sich  über  die  ganze  Länge  des 
Raumes  erstreckt,  und  mit  einem  luftdichten 
Kasten  bedeckt,  dessen  Vorderseite  aus 
Glas  ist.  Die.se  Kästen  haben  weder  Thuren 
noch  eine  Rückseite,  sondern  sind  einfach 
auf  das  Wandbrett  mit  einer  dicken  F'ilz- 
zwischenschicht,  die  die  F'uge  bildet,  ge- 
schraubt. Die  Drähte  sind  in  Hartgummi- 
rohren  herausgeführt,  die  an  ihren  äusseren 
Enden  durch  Isolierband  verklebt  sind. 
Als  Rheo.staten  sind  solche  von  der 


emaillierten  Type  gewählt  worden,  weil  diese 
für  Dämpfe  unzugänglich  sind.  Sie  haben 
einen  Gesamtwiderstand  von  172  Ohm, 
der  in  5 1 Stufen  so  geteilt  ist,  dass  deren 
Widerstände  eine  geometrische  Reihe  bilden. 
Die  erste  Stufe  uud  die  Summe  aller  Stufen 
sind  in  Uebereinstimmung  mit  den  be- 
kannten Angaben  über  die  Widerstände  der 
für  die  Arbeiten  nach  dem  alten  System  be- 
stimmten Bäder  gewählt  worden. 

Die  Leitungen,  sowohl  in  den  Batterie- 
räumen als  in  dem  eigentlichen  Laboratorium, 
sind  mit  Gummi  bewickelt;  diejenigen  in 
dem  Laboratorium  sind  ferner  in  eichenem 
Verschlag  eingeschlossen,  allerdings  mehr 
zum  guten  Schein  als  zum  Schutze.  Die 
ganze  Installation  wie  die  anderen  Ein- 
richtungsgegenstände des  Raumes  haben  ein 
sehr  sauberes  und  vollkommenes  Aussehen. 

Die  Aufgaben,  mit  denen  sich  die  Stu- 
denten in  diesem  Laboratorium  zu  beschäf 
tigen  haben,  betreffen  das  Studium  des  Fan- 
flusses von  Stromdichte  und  Konzentration 
auf  den  Verlauf  chemischer  Reaktionen,  die 
Anwendung  der  Gasanalyse  auf  das  Studium 
der  letzteren  (bei  der  Bildung  von  Hypo- 
chloriten und  Chloraten),lonenüberführung(bei 
der  Elektrolyse  von  verdünnter  Schw'efel- 
säure  und  Natriumhydroxyd)  mit  einem 
Diaphragma,  Bildung  von  Üebcrschwefel- 
säure  (Einfluss  von  Konzentration,  Strom- 
dichte, Temperatur),  Metallniederschläge  mit 
löslichen  und  unlöslichen  Anoden,  die  Ein- 
führung von  Hilfsreaktionen,  Versuche  mit 
mehrpoligen  Elektroden,  die  Bestimmung 
und  .Ausscheidung  der  Metalle,  Elektrolyse 
einer  Reihe  organischer  Verbindungen  (Re- 
duktion und  Synthese)  ii.  s.  w. 

In  einem  dicht  dabei  befindlichen 
zweiten  Raum  sind  auch  Vorkehrungen  ge- 
troffen für  Arbeiten  mit  hohen  Tempera- 
turen. Es  werden  hierfür  I Moissan-  und 
zwei  Borchers-Oefen  benutzt.  Sie  stehen 
in  direkter  Verbindung  mit  einer  50  H.  P.- 
Dynamo  und  sind  mit  genügendem  Wider- 
stand sowie  mit  Mc.ssinstrumenten  ausge- 
rüstet. Sie  finden  Verwendung  bei  der 
Reduktion  von  Oxyden,  der  Elektrolyse  von 
feuerbeständigen  Salzen,  der  Herstellung 
von  Legierungen  u.  s.  w.  R. 
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DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  5.  B.  Chrisly.  (Foriifuung.) 

Tabelle  VII.  K.  M.  K.  des  Silbers  in  KCy. 


Cur»e  j 

a I 

! 

C 

<1 

Notizbuch  B.i,  Seite  | 

71 

170 

Veröflentl. 

Veröffentl 

Datum  j 

20.  8.  96 

19.  8.  99 

Jan.  99 

Jan.  99 

Methode  I 

Deflekt. 

Null 

Null  i 

Null 

Widerstand  in  Ohm  | 

100,000 

_ 

l 

— 

Temperatur  1 

23*  C. 

19' C. 

25»  c.  1 

25»  C. 

Beobachter  1 

Christy 

Christy 

Von  Det- 

Von Oet- 

E.MK(N.P'.=:  — 0,56) 
Konzentration  KCy: 

Volt 

Volt 

tingen 

Volt 

tingen 

Volt 

M 

1 

+ 0,326 

+ 0,345 

-f  0,340  i 

4-  0,306 

M 

-j-  0,218 

IO 

-f  0,152 

-f  0,194 

— J-  0, 1 80  I 

M , 

— 0,092  1 

- 0,156 

100 

— 0,054 

-j-  0,058 

M 

1,000 

— 0,360 

— 0,308 

— 0,414 

- 0,474 

M 



— 0,417 

i 

_ 



10,000 

M 

- 

— 

— 0.457 

— 

100,000 

M 



— 0,498 

— 

1,000,000 
M „ ^ 

5S(=  H,0) 

— 0.572 

— 

— 

— 
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Tabelle  VIII. 

EMK  des  Bleies  in  KCy. 


Kurve 

Notizbuch  B.i,  Seite 

Datum 

Methode 

Widerstand  in  Ohm 

Temperatur 

Beobachter 

EMK  (N.  E.  = — 0.56) 
Konzentration  KCy; 

M 

1 

M 

IO 

M 

100 

M 

1.000 
M 

10.000 
M 

100.000 
M 

1 ,000,000 

^(=H,0) 


b 

C 

68 

183 

Veröffent- 

licht 

20.  IO.  99 

2.  9.  99 

Februar  99 

Deflekt 

Null 

Null 

100,000  ' 

— 

— 

23»  c. 

18»  C. 

25»  C. 

Christy  \ 

Christ)’ 

Von  Det- 
tingen 

Volt 

Volt 

Volt 

+0.125 

+0.200 

+0.164  kop»t. 

+0.050 

+0.158 

+0.128  > 

+0.006 

+0. 1 1 2 

+0. 1 20  • 

— 

+0.070 

+0. 1 20  » 

— 

+0.046 

1 

1 

— 

+0.040 

i _ 

+0.040 

— 

— 

+0.040 

— 

VOLT 
+0.4 
+ 0.3 
+0,2 
+ 0,1 
0 

«0,1 
-0.2 
-0.3 
—0.4 
-0.5 
— 0.6 


Fig.  113.  FMK  dei  Bleie«  in  KCy. 


a.  Defl.  T«23®C  Chri»(y 
U.  Null.  T * 18«  C CbrUly 
c.  NuU.  T=25*C  t.  Oetliopen 


\ — log  M 

y 


«==0,058  log — Voll. 
P 
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Tabelle  IX.  EMK  des  Quecksilbers  in  KCy. 


Kurifc  1 

1 “ : 

'■  1 

c 

d 1 

e 

Notizbuch  B.  1,  Seite 

67 

184 

184 

VeröfTent-  1 
licht  1 

! Veröftent- 
licht 

Datum 

19. 10. 96  1 

1 2. 9. 99 

2. 9. 99 

Eebniar  99 

Februar  99 

Methode 

Deflekt 

Null 

Deflekt 

Null 

Null 

Widerstand  in  Ohm 

100,000  ! 

! — 

100,000  , 

1 ' 

— 

Temperatur 

23'  c. 

18»  c. 

18»  c. 

25*  C.  ' 

25»  C. 

Beobachter 

Christy 

Christy 

Christy 

Von  Oet-  j 

Von  Oet- 

EMK(N.  E.  = -0.560) 
Konzentration  KCy; 

Volt 

Volt 

Volt 

tingen  \ 

Volt 

tingen 

Volt 

M 

"i"  i 

1 +0.091 

+0.154  1 

+0.032 

+0.162  ^ 

+0.200 

M 

10 

+0.010 

j +0.047 

-0.073 

-J0.008 

1 +0.024 

M 

100 

M 

^ [o.iis  j 

1 -0.043 

-0.176 

—0.056 

1 

1,000 

1 

-0.193  ] 

-0,309 

M 1 

10,000 
M 

— 

—0.560 

-0.545 

— 

— 

1 

! —0.664 

1 

100,000  i 

-0.594 

* 

— 

M 

-0.634 

1,000,000 

— 1 

-0.705 

* — 

«-  (=H.O)  j 

-0.735  1 

-0.640 

1 

— 
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Da  er  nicht  die.selben  Stärken  benutzte, 
welche  ich  für  <im  geeignetsten  halte,  musste 
ich  bei  der  graphischen  Darstellung  der  Re- 
sultate diese  auf  dasXull-l’otcntial*)  reduzieren 
und  sie  für  die  von  mir  angewandten  Stärken 
interpolieren. 

Die  so  erh.altcncn  Resultate  habe  ich 
mit  den  von  l’rofes.sor  v.  Dettingen  und  den 


meinigen  mittels  der  Normal-Elektrode  er- 
haltenen Resultaten  verglichen. 

Die  von  uns  für  Kaliumcyanid  erhaltenen 
Resultate  sind  höher  als  diejenigen  Hranden- 
berg'.s,  zeigen  aber,  dass  die  Kurven  von  der- 
selben allgemeinen  Natur  sind.  Sie  sind  in 
Fig.  17  dargestellt. 


X SB  log  M 

p 

y *=  s = 0.058  log — Voll. 

P 


Um  die  Natur  der  zwischen  den  E.MK 
der  verschiedenen  Metalle  be.stehendcn  Be- 
ziehungen klarer  zu  zeigen,  habe  ich  aus  den 
für  jedes  Metall  gezeichneten  Kurven  das 
herausgenommen,  was  als  die  wahr.scliein- 
lich.sten  Werte  für  jedes  Metall  erschien. 
Diese  Resultate  sind  in  Tabelle  XI  enthalten 
und  in  Fig.  19  graphisch  dargestellt. 

Alle  Kurven  zeigen  kritische  Punkte  bei 
log  M = — 2,  — 3 oder  — 4.  Die  meisten 
haben  die  grösste  inflektion  bei  log  M = — 3. 
In  der  Th.at  scheinen  die  meisten  derselben 

Ile 

•)  Unter  der  .\linAhine,  dsvs  — — ein  Potentiel 
Ile 

von  — 0,98  anvtsit  — 0.560  für  - - , 

llei  Cl| 


bei  diesem  l’unkte  ihren  Charakter  zu  ändern. 

— Nach  der  Nernst  - Ostwald'schen 
Theorie  könnte  man  dies  durch  die  Annahme 

erklären,  dassetwa  unter  KCy  die  Disso- 
IOCX3 

ciation  des  kompletten  Ions,  welches  das  in 
h'ragc  kommende  Metall  enthält,  praktisch 
vollkommen  ist,  so  da.ssder  osmotische  Druck 
p der  gegebenen  Metallioncn  in  den  ver- 
dünnten Lösungen  unter  diesem  Punkt  prak- 
tisch konstant  wird,  desgl.  dass,  da  das  Ver- 
p 

hältnis  — beinahe  konstant  ist,  auch  sein 
P 

Logarithmus  und  daher  auch  die  Spannung 
fa.st  konstant  wird,  wie  in  der  P'igur  ge- 
zeigt ist. 
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Tabelle  X.  EMK  des  Eisens  in  KCy. 


1 

Kurre 

a 

b ' 

1 1 

c 

1 : 

d 

I 

1 

e 

! 

Notizbuch  B.i,  Seite  < 

68  ! 

182  i 

180  ' 

Vcröffent- 

Veröfient- 

licht 

licht 

Datum 

21.  10.  96  ' 

1.9.99  ! 

1.999 

Februar  99 

Februar  99 

Methode  j 

Deflckt. 

Deflekt.  1 

Null 

Null 

Null 

Widerstand  in  Ohm 

100,000 

100,000 

— 

1 

1 __ 

Temperatur 

21*C. 

19'  c. 

19'  C.  1 

25"  C. 

25«  C. 

Beobachter 

Christy 

Chri.sty 

Christy  j 

Von  Oet- 

Von  Oet- 

1 

tingen 

tingen 

EMK  (N.E.  =—0.56) 
Konzentration  KCy: 

Volt 

V'olt 

Volt  1 

1 

Volt 

Volt 

M 

I 

— 0.169 

—0028 

—0.124  j 

+0.56 

— 0.146 

M 

10 

—0.236 

— 0.082 

-0.124 

+0-34 

— 0. 1 20 

M 

100 

— 0.236 

— 0. 116 

--0. 1 24 

+0.054 

-j-O.022 

M 

1,000 

— 

1 

—0.131 

—0. 1 24 

—0.008 

+0.050 

M 

10,000 

M 

— 

— 0.146 

— 0.124 

1 — 

— 

i — 0.160 

—0. 1 84 

100,000 

M 

1 

— 0.160 

1 ,000,000 
« (=  H.O) 

— 

i i 

1 — 0.104 

— 

— 

—0.206 

s.  Üefi.  T*2I®C  Chriity 

b.  Dcfl.  T.I9®C  Chriiiy 

c.  Null.  T*I9®C  Chritlv 


Fig.  115.  EMK  des  Eisens  in  KCy  I.bsung. 

d.  Null.  T*2$®C  V.  Oeitingeo 

e.  Null.  T**5*C  V.  Oettingen 

X = log  .M 


ff  0,058  log  --  Volt. 
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M = 10" 

Log.  IO«  1 

1 Zink 

Knpfer 

Gold 

Silber 

Blei 

Qaeckaiib. 

M = 10  • 

1 

0 

! 1 

j +0.945 

1 

1-0.930 

' 1 

+0.420  ; +0.340 

[ 

+0.200 

: +0.150 

M = 10  ‘ 

— I 

+0.870 

+0.680 

1 +0.265 

+0.195 

+0.160 

+0.050 

M = 10  • 

—2 

+0775 

+0.430 

j +0.090 

+0.055 

+0.1 10 

-+0.040 

M = IO'  •“ 

—3 

. +0.415 

—0,050 

-0.340 

-0.310 

-i-0.070 

-0.190 

M = 10 ' ‘ 1 

1 -4 

+0-385 

0.250 

-0.450 

-0.420 

+0.050 

-0.590 

M =.  10  ‘ 

, —5 

1 -10.355 

—0.270 

-0.565 

—0.460 

+0.040 

-0.600 

M .=  10  • 

i 6 

+0-33° 

0.280 

—0.620  —0.495 

+0.040 

-0.635 

Dcst.  Wasser 

; — 00 

, +0.280 

0.320 

—0.720 

-0.570 

+0.040 

—0.640 

Fig.  Ii6. 

EMK  der  Metalle  in  KCy  lÄUungen-Vereinigung  der  wahr»cheinIich4(eD  Werte. 


E^en 


—0.030 
—0.090 
—0.120 
-0.130 
—0.140 
—0.150 
—0.1 60 
— 0.200 
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Diese  Kurven  zeigen  auch  eine  Anzahl 
von  bemerkenswerten  Schnittpunkten. 

Kupfer,  das  bei  einer  viel  geringeren 
Spannung  als  Zink  ausläuft,  fällt  rasch, 
schneidet  die  Bleikurve  etwas  unterhalb  des 
Punktes  log  M = — 2,5 , die  Ei-senkurve 
etwas  vor  dem  Punkte  log  M = — 3,5  und 
bleibt  dann  fortwährend  unterhalb  dieser 
Metalle. 

Die  Goldkurve  schneidet  die  Kurven 
für  Quecksilber,  Silber  und  Eisen  gerade  über 
dem  Punkte  log  M = — 2,5.  Gold  und  Silber 
schneiden  beide  wiederum  das  Quecksilber 
bei  einem  Punkte  log  M = — 3,5.  Gold  end- 
lich schneidet  das  Quecksilber  in  einem  Punkte 
jenseits  von  log  M = — 6 und  verläuft  hierauf 
beständig  unter  demselben. 

Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die  Me- 
talle ihre  Reihenfolge  (Zink,  Kupfer,  Gold, 
Silber,  Bei,  Quecksilber,  Eisen),  welche  sie 
M 

in  einer  ^ oder  6,5*/«  KCy  Lösung  ein- 
nehmen, nach  der  Reihenfolge  in  destilliertem 
Wasser  umändern,  also  Zink,  Blei,  Eisen, 
Kupfer,  Silber,  Quecksilber,  Gold,  welche 
Reihe  die  gewöhnliche  elektrochemische  in 
sauren  Lösungen  ist,  welche  Wilson  anfuhrt, 
mit  dem  Unterschied,  dass  Eisen  vor  Blei 
steht.  Die  Bestimmung  des  tlisens  in  meinen 
Versuchen  war  anscheinend  wegen  der  Bil- 
dung von  Ueberzügen  nicht  ganz  befriedigend, 
und  die  Resultate  wahrscheinlich  zu  niedrig. 
Wasser  scheint  gleichfalls  wie  ein  schwaches 
Alkali  zu  wirken. 

Alle  Metalle  zeigen  einen  kritischen 
Punkt,  der  etwa  zwischen  log  M = — 3 und 
— 4 liegt,  bei  welcher  Verdünnung  sie  ihren 
aus  der  Cyanidlösung  resultierenden  Span- 
nungszustand in  denjenigen  umwandeln,  wel- 
chen sie  gewöhnlich  besitzen. 

Aus  dem  Studium  dieser  Kurven  scheint 
hervorzugehen,  dass  für  die  sog.  »auserlesene 
Verwandtschaft«  verdünnter  Cyanidlösungen 
für  Gold  und  Silber  wenig  Anhaltspunkte  zu 
finden  sind,  ausser  bei  Kupfer  bis  log  M = — 4 
oder  o,cxx)65  •/,  KCy  hinunter.  Bei  Zink, 
Blei,  Eisen  und  Quecksilber  ergeben  die 
starken  Lösungen  eine  bessere  Relative  zu 
Gunsten  des  Goldes  als  die  verdünnten 
Cyanidlösungen.  Bei  Kupfer  jedoch  scheint 
ein  deutlicher  Vorteil  zu  Gunsten  des  Goldes 
bei  verdünnten  Lösungen  bis  zu  0,00065  “/« 
hinunter  vorhanden  zu  sein.  .Alsdann  gehen 
die  Kurven  wieder  auseinander.  Diese  That- 
sachen  sind  aus  der  folgenden  Tabelle  Xll 
zu  entnehmen; 


Tabelle  XII. 


Lot;  M 
s Log  !0<> 

Werl  voD  IO" 

KCy 

L'iitet  schied 
rwitch.  Gold 
und  Kupfer. 

Volt. 

0 

I I 

6.5 

0.51 

— 1 

1 IO 

0.65 

0.42 

2 

1 100 

0.065 

0.32 

—3 

1 — 1,000 

0.0065 

0.30 

4 

1 10,000 

0.00065 

0.20 

— 5 

I — ioo,cx>o 

0.000065 

0.30 

6 

I - 1 ,000,000 

0.0000065 

0.34 

— SC 

1 — ÜDCodlich 
(11,0) 

0 

0.40 

Es  muss  bemerkt  werden,  dass,  wenn 
wir  eine  unabhängige  Methode  zur  Bestimmung 
der  Anzahl  der  metallischen  Ionen  in  Cyanid- 
lösungen hätten  und  so  im.stande  wären,  die 
EMK.  mit  Werten  der  thatsächlichen  ioni- 
schen Konzentration  an.statt  der  molekularen 
Konzentration  zu  zeichnen,  wir  wahrscheinlich 
eine  vollkommenere  Uebereinstimmung  mit 
dem  logarithmischen  Gesetz  erreichen  würden 
als  in  den  bisher  dargestellten  Kurven.  Nichts- 
destoweniger ist  augenscheinlich  eine  all- 
gemeine Uebereinstimmung  augenscheinlich. 

Beziehung  zwischen  der  Stärke  derCyanid- 
Lösungen  und  Ihrer  Lösungskraft. 

Maclaurin')  hat  bereits  gezeigt,  dass 
die  Lösungskraft  einer  mit  Sauerstoff  ge- 
sättigten Cyanid-Lösung  mit  ihrer  Stärke  zu- 
nimmt, bis  eine  solche  von  5 oder  lO'^j 
erreicht  ist,  dann  aber  wieder  abnimmt,  wenn 
die  Stärke  der  Lösung  jenen  Punkt  über- 
schreitet. So  weit  ich  jedoch  übersehen  kann, 
hat  noch  keiner  die  Frage  aufgeworfen; 
»Bei  welchem  Grad  der  Verdünnung  wirkt 
die  Cyanidlösung  nicht  mehr  auf  das  Gold 
ein?« 

Nach  der  Nernst 'sehen  Theorie  würde 
Gold,  vorausgesetzt,  dass  keine  Kraft  ausser 
seinem  eigenen  Lösungsdruck  einwirkt,  sich 
nicht  mehr  in  Cyanidlösungen  lösen,  bei 
einem  Punkte,  bei  welchem  seine  elektro- 
motorische Kraft  Null  ist.  Denn  dann  würde 
sein  Losungsdruck  durch  den  osmotischen 
Druck  der  schon  in  der  Lösung  befindlichen 
Ionen  ausgeglichen  werden.  Bei  diesem 
Punkte  (stets  unter  der  Voraussetzung,  dass 
keine  andere  Kraft  wirkt)  würde  also  die 
Lösung  des  Goldes  nicht  mehr  erfolgen. 

Es  war  sicherlich  von  grossem  Interesse, 
sich  zu  vergewissern,  ob  es  auch  wirklich 
einen  solchen  Punkt  giebt.  Um  diese  Frage 

•j  Journ.  Chen».  Soc«,  63  p.  731. 
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zu  lösen,  müsste  man  das  Gold  bei  Anwesen- 
heit von  Luft  unter  den  für  rasche  Lösung 
günstigsten  Hedingungen  der  Cyanidlösung 
aussetzen.  Ich  erfand  zu  diesem  Zwecke 
einen  rotierenden  Apparat,  der  aus  drei  Paar 
Rollen  bestand  und  durch  ein  kleines  Pelton- 
Wasserrad  angetrieben  wurde.  Auf  dieses 
Wasserrad  konnten  ein  Paar  2‘/,  Liter- 
Flaschen,  ähnlich  denjenigen  lür. Aufbewahrung 
von  Salpetersäure,  gelegt  und  um  ihre  Längs- 
achsen gedreht  werden.  Wenn  die  Anzahl 
der  Umdrehungen  der  mittleren  Achse  ge- 
zählt war,  so  war  der  zurückgelegte  Weg 
bekannt.  Diese  Vorsichtsmassregcl  wurde 
wegen  der  Unregelmässigkeiten  des  Motors 
getroffen. 

Normalstrcifen  von  feinem  Golde  wurden 
durch  wiederholte  Fällung  mit  Schwefelsäure 
aus  einer  verdünnten  Chloridlüsung  herge- 
stellt. Diese  wurden  dünn  ausgewalzt  und 
zu  einer  Normalform  von  2 Zoll  zu  'U  Zoll 
zugcschnittcn.  Sie  wogen  gemäss  ihrer 
Dicke  von  250  bis  330  mg.  Diese  Streifen 


wurden  in  schwefliger  und  Salzsäure  gekocht, 
gewaschen  und  vor  dem  Gebrauch  ausge- 
glüht. Die  erste  Reihe  von  Versuchen 
wurden  mit  2 Litern  Lösung  und  */>  Liter 
Luft  bei  verschlossenen  Flaschen  ausgefuhrt. 
Die  gewogenen  Goldstreifen  wurden  alsdann 
hinzugefügt  und  die  Flaschen  während 
24  Stunden  in  Rotation  versetzt.  Die  Streifen 
wurden  alsdann  gewaschen,  getrocknet  und 
wiederum  gewogen.  Die  Anzahl  der  Um- 
drehungen in  den  24  Stunden  betrug  von 
4000  bis  24000,  und  da  der  innere  Durch- 
messer der  Flaschen  4'/,  Zoll  betrug,  so 
war  der  in  die.ser  Zeit  von  den  Goldstreifen 
zurückgelegte  Weg  eine  bis  6 Meilen.  Es 
war  unmöglich,  ein  gleichmässiges  Rotations- 
verhältnis zu  erlangen,  welche  Unglcich- 
förmigkeit  aus  der  beständigen  Unregel- 
mässigkeit des  Wasserzuflusses  herrührte. 
So  lange  aber,  wie  die  Lösung  langsam  be- 
wegt wurde,  schienen  die  Veränderungen 
keinen  bemerkenswerten  Einfluss  auf  das  Re- 
sultat auszuüben. 


Tabelle  XTll. 

Löslichkeit  von  Gold  in  Cyanidlösung  von  verschiedener  Stärke. 


No. 

Stärke  det  CyaDid>| 

KCy 

•/o 

Umdrehaneen 
in  24  Std. 

iVerldit  ao  Gold 
io  24  Std. 
mg 

1 BeoierkuDgcD 

1 . 

— 

24,461 

j 0,01 

2 

S = (»«0) 

1 

'3.595 

1 

j 0.0 1 

Neuer  Streifen. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 


M 

100  000 
M 

100.000 

_ M 

60.000 
M 

50.000 
M 

50.000 

_ M 

40.000 
M 

40,000 
M _ 

40.000 
M 

30.000 
M 

30,000 

M 

30,000 


0.000065 

0.000065 

0.000109 

0.00013 

0.00013 

0.00016 

0.00016 

0.00016 

0.000216 

0.000216 

0.000216 


15i403 

10,344 

23.750 

14.430 

ii.3'5 

7.920 

8,490 

10,180 

14,850 


0.01 

0.008 


0.06 
0.02 
0.1 1 
0.19 
0.02 


I Nicht  ] 

i rotierend.  i 0, 1 1 


von  0,2  Milligrammen, 
der  Verlust  in  46  Std. 


8,030 


0.29 
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1 

KCy 

Umdrehon^n 

K'erluüt  an  Gold 

No. 

Stärke  <les  CyanltU 

in  34  Std. 

Bemerkuncen 

! 

! 

1 io  24  Std. 

M 

! 

6,490 

■4 

- 1 

! 0.000325 

1 

0.20 

20,000  ! 

^5 

1 

0.000325 

i;.746  I 

! 0.01 

des  Verlustes  in  45  Std. 

20,000  1 

16  1 

NI 

20,000 

0.000325 

1 7.746  i 

0.025 

i ! 

1 Dasselbe  wie  oben. 

1 

'7  . 

1 M 

10,000  j 

0.00065  1 

9.780 

i 

0,08 

24  Std.  behandelt. 

18 

M 

0.C0065 

9.780 

— 

Duplikate  von  No.  17. 

1 

j 10,000 

1 

Totalverlust  No.  3 bis  18  inklusive 

'■'33  i 

j Durchschnittl.  Verlust  0,07  mg. 

M 

19 

4000 

M 

0.0016 

>4.423  1 

0.26  j 1 
(■ 

Mittl.  V'erlust  0.17  mg. 

20 

4000 

0.0016 

1 

14.423 

0.08  1 

1 

21  : 

M 

1 2000  1 

I 0.00325 

14.423 

9-68 

M 

22 

0.0065 

4,260 

1 : 

24.86  1 

1 1000 

M 

l 

/ 

Mittel,  23.03  mg. 

, 

f 1000 

0.0065 

4,260 

21.21  f 1 

M 

8'.74) 

24 

500 

M 

0.013 

5.790 

Mittel,  84.60  mg. 

-5  I 

i 500 

M 

0.013 

5.790 

87.48  1 

26  ( 

0.065 

5.270 

'43  64  1 

i 

I M 

\ 

( 

Mittel,  146.91  mg. 

27  1 

1 

100 

1 

0 065 

5i270 

1 

150.18  I 

1 

Tabelle  XIII  enthält  die  Ergebnisse 
dieser  Versuche.  Die  ersten  zwei  wurden 
mit  destilliertem  Wasser  ausgeführt,  um  fest- 
zustellen, ob  durch  die  Erosion  irgend  welcher 
Verlust  entsteht.  Der  scheinbare  Verlust 
von  0,01  mg  entstand  fast  genau  an  der 
Grenze  des  Gleichgewichts,  schien  aber  zu 
zeigen,  dass  dieser  geringe  Verlust  möglicher- 
weise jener  Ursache  zuzuschreiben  ist.  Es 

muss  bemerkt  werden,  dass  bis  zu  ‘ oder 

2000 

0,00325  */,  der  Goldverlust  fast  nur  dem 
Namen  nach  besteht,  denn  er  betrug  niemals 
mehr  als  0,29  mg  und  oft  sogar  Null;  die 
I'irgebnisse  variieren  in  der  unregelmäs.sigsten 

Wei.se.  No.  18,  mit  - — oder  0,00065*  „ 
10000 

gab  einen  Verlust  von  Null  und  No.  20,  mit 


oder  0,00 16  nur  0,08  mg.  Man  muss 

4000 

annehmen,  dass  diese  geringen  Verluste  unter 
M 

hauptsächlich  mechanischen  Ursprungs 

sind.  Man  bemerkte,  dass,  während  die 
meisten  Flaschen  inwendig  vollkommen 
glatt  waren,  einige  kleine  scharfe  Sand- 
körner oder  Glasspitzen  zu  enthalten  .schienen, 
welche  die  immer  glatte  Oberfläche  über- 
ragten. 

In  vielen  Fällen  war  es  sogar  unmöglich, 
diese  zu  entdecken,  ohne  die  Flaschen  zu 
zerbrechen.  Der  Verlust  in  No.  12,  welche 
nicht  rotierte,  kann  nicht  auf  diese  Ursache 
zurückgeführt  werden.  Die  Erklärung  in 
diesem  Falle,  und  vielleicht  in  vielen  andern, 
kann  in  einer  unvollkommenen  Mischung  der 


Digitized  by  Google 


20^ 


KI.EKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  q 


Lösung  zu  suchen  sein.  Die  Lösungen 
wurden  dadurch  hergestellt,  dass  zu  dem 
Volumen  der  starken  Lösung  derselbe  Be- 
trag von  destilliertem  Wasser  hinzugefügt 
wurde.  Im  Falle  aber  die  Mischung  der 
Lösungen  sich  nicht  griindlich  vollzog,  ehe 
der  Goldstreifen  hinzugefügt  wurde,  so  würde 
das  Gold  in  einer  Lage  der  stärkeren  Lösung 
liegen,  welche  eine  geringe  Lösungskraft 
haben  kann,  bis  die  Verdünnung  durch  die 
Rotation  erfolgt.  Die  ThaLsache,  dass  der 

M 

mittlere  Verlust  bis  hinauf  zu  nur 

lOOOO 

0,07  mg  betragt;  dass  selbst  bei  - — 

' ^ ^ loooo 

(ausgenommen  No.  i8)  kein  Verlust  und  in 
No.  20  ein  Verlust  von  nur  o,o8  erhalten 
wurde,  macht  es  ausserordentlich  wahrschein- 
lich, dass  der  Lösungsverlust  bis  zu  - 

^ lOOOO 

oder  0.00065  “/•  absolut  Null  ist.  So  viel 
ist  sicher;  Diese  Versuche  zeigen,  dass  bei 
allen  praktischen  Zwecken  die  Kalium-Cyanid- 
lösung  bei  einer  Stärke  von  unter  0,001 
zu  wirken  aufhört. 

Hei  höheren  Stärken  finden  wir  einen 
M 

plötzlichen  Sprung  bei  ’<  hif  's*  ‘i®'’ 

Verlust  bis  zu  9,68  mg  gestiegen  und  ver- 
mehrt sich  darüber  hinaus  ausserordentlich 
M 

rasch;  die  Streifen  in  der oder  0,065*, i- 

100  ^ 

Lösung  werden  in  24  Stunden  vollkommen 
gelöst. 

Die  nächste  Reihe  der  V'ersuche  sollte 
die  Wirkung  eines  kleineren  Volumens  der 
Cyanidlösung  und  einer  unbeschränkten  Luft- 
incngc  zeigen.  Man  wandte  die.sclben 
Flaschen  wie  vorher  an;  sie  enthielten  jedoch 
nur  500  ccm  der  Lösung  und  wurden  nicht 
verschlossen,  so  dass  die  Luft  frei  in  die- 
selben eintreten  konnte.  Die  Resultate  in 
Tabelle  XIV'  sind  im  allgemeinen  dieselben 

wie  vorher.  Bis  zu  - — tritt  kein  bemer- 
2000 

kenswerter  V'erlust  ein,  bei  jenem  Funkte 
aber  und  bei  stärkeren  Lösungen  vermehrt 
sich  der  Verlust  ausserordentlich  schnell,  der 
schliesslich  etwa.s  grösser  wird  als  vorher. 
In  den  Versuchen  No.  4 und  6 wurde  die 
gesamte  Lösung  filtriert  und  das  gewaschene 
Filter  verascht  und  gewogen. 


Tabelle  XIV. 

Löslichkeit  von  Gold  in  Kalium-Cyanid  von 
verschiedener  Stärke  in  24  Stunden. 


No. 

1 

Stärke  des  | 

' 

KCr  ' 

Cmdrch- 

Cyanids 

•/. 

uD^en  in 
34  Std. 

Goldvef' 
lust  ia 
24  Std. 
mg. 


I 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

'4 


M 


(=11,0) 

M (_H,0) 


M 

12.800 
M 

12.800 
M 

6400 

M 

6400 

M 

4000 

M 

3200 

M 

2000 

M 

1600 

M_ 

800 

M 

400 

M 

200 

M 

100 


0.0005 

0.0005 

0.001 

0.001 

0.0016 

0.002 

0.00325 

0.004 

0,008 

0.016 

0.0325 

0.065 


5110 
51 10 
8440 
6600 
8440 
6600 
6790 

5450 

i 6790 

5450  ' 
5540 
5540 
28,230 
28,230 


0.0 1 


043 

0.07 

0.19 

0.23 

0.16 

0.44 

1.77 

4.29 

48-43 

74-96 

'50- .54 
168.12 


ln  No.  4,  wo  der  Goldvcrlust  0,07  be- 
trug, wurde  keins  gefunden.  In  No.  6 (wo 
der  Verlu.st  0,23  mg  betrug)  fand  man 
0,02  mg  von  abgeschabtem  Gold.  Ob  der 
übrige  Teil  so  fein  war,  dass  er  durch  das 
Filter  hindurchging  oder  gelöst  wurde,  bevor 
die  starke  Lösung  verdünnt  wurde,  ist  ein 
nicht  fcstzustellender  Zufall. 

Die  nächsten  Versuche  wurden  ohne 
Bewegung  und  in  folgender  Weise  ausgeführt: 
Die  Goldstreifen  wurden  in  durchlöcherten 
Glasröhren  unmittelbar  unter  die  Oberfläche 
der  Lösung  aufgehängt,  so  dass,  obgleich 
die  Lösung  in  Ruhe  war,  eine  Zirkulation 
durch  Wärmeleitung  möglich  war. 


(Fortsettun^  foI(*t.) 
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Elektrolyse  anlmaliseher  Gewebe.  Hordier 
und  Gilet;  Edouard  Branly  (L’£lectrochimic. 
IQOl.  6,  80). 

Die  Untersuchungen  von  Bordier  und  (Ulet 
betreffen  gewisse  eigentümliche  Erscheinungen, 
die  auftreten,  wenn  man  lebendes  animalischc.s 
Gewebe,  z.  B.  eine  Geschwulst  eine  gewisse  Zeit 
lang  der  Elektrolyse  unterwirft  und  alsdann  den 
Strom  umkehrt.  Zum  Studium  dieser  Phänomene 
wurden  anfangs  abgestorbene  Gewebe  benutzt 
und  nacheinander  die  einpolige  und  die  zwei- 
polige Methode  angewandt,  wobei  Nadeln  von 
verschiedenen  Metallen  benutzt  wurden,  sowohl 
solcher,  die  nicht  durch  die  Elektrolyse  ange- 
griffen werden,  als  auch  solcher,  die  dabei  sich 
auflosen  lassen. 

a)  Versuche  mit  Platinnadeln.  Es  wurde 
ein  Strom  von  50  Milliampere  während  5 Minuten 
bezw.  eine  Elcktrizitätsmenge  von  15  Coulomb 
benutzt.  Als  dann  nach  Unterbrechung  des 
Stromes  die  Polarität  der  Nadeln  umgekehrt  und 
der  Strom,  ohne  Aendening  de.s  Widerstandes, 
von  neuem  geschlossen  wurde,  ergab  sich  jedes- 
mal, dass  die  Intensität  sofort  auf  51  bis  52  Milli- 
ampere steigt,  um  fast  plötzlich,  in  4 bis  5 Se- 
kunden, auf  I bis  2 Milliampere  zu  fallen.  Gleich- 
zeitig bemerkt  man,  dass  die  Gasblasen,  die 
sich  während  des  Durchgangs  des  ursprünglichen 
Stromes  an  den  Nadeln  bildeten,  verschwinden, 
und  an  ihrer  Stelle  sieht  man  zahlreiche  kleine 
Funken,  verbunden  mit  Rauch,  der  nach  ge- 
rostetem Fleisch  rieclit.  Versucht  man,  die 
Nadeln  abzunehmen,  so  zeigt  es  sich,  dass  sie 
an  dem  Gewebe  haften,  auch  kann  man  ver- 
mittelst eines  Schnittes  durch  eine  Ebene  in 


der  Strom  weder  zu  seiner  ursprünglichen  Stärke 
auf  und  verharrt  darin.  Soll  also  der  Strom 
nach  der  Umkehrung  keine  merkliche  Abnahme 
erleiden,  muss  ständig  ein  Elektrolyl  vorhanden 
sein,  dessen  Menge  hinrcichi,  um  das  Gewebe 
zu  sättigen. 

Im  Anschluss  hieran  giebt  Branly  an,  dass 
die  gleichen  Erscheinungen  bereits  vor  einigen 
Jahren  von  dem  Elcktrotherapeutiker  Apostoli 
beobachtet  und  ihm  mitgeteilt  wurden.  Die 
Apostoli’schc  Vcrsuchsanordnung  war  folgende: 

Zwei  Nadeln  von  Gold  oder  Platin,  die  in 
einem  Abstande  von  ca.  2 cm  in  ein  frisches 
FleischstUck  gesteckt  und  ungelähr  1 cm  tief 
eingeführt  waren,  wurden  mit  den  beiden  Polen 
einer  Gleichstrombattcrie  verbunden  und  der 
Widerstand  so  reguliert,  dass  in  dem  tierischen 
Gewebe  ein  Strom  von  50  bis  80  Milliampere 
zirkulierte,  wobei  die  Stromstärke  sehr  wenig 
.schwankte.  Nach  zwei  Minuten  wurde  der 
Strom  durch  einen  Stromwender  plötzlich  um- 
gekehrt, wobei  die  Stromstärke  schnell  auf 
einige  Milliampere  fiel  und  dabei  verblieb.  Nach 
weiteren  zwei  Minuten  wurde  die  ursprüngliche 
Stromrichtung  wiederhergestelll,  die  Intensität 
stieg  auf  ihren  Anfangswert  von  50  bis  80  Milli- 
ampere und  schwankte  dann  nur  wenig.  Als 
nach  abermals  zwei  Minuten  der  Strom  um- 
gekehrt wäirde,  .sank  die  Stromstärke  wieder 
schnell  auf  einige  Milliampere. 

Branly  hat  die  gleiche  Erscheinung  auch  l>ei 
klebrigen  Elektrolyten  in  Abwesenheit  jedes  Ge- 
webes beobachtet,  namentlich  bei  Losungen  von 
GrUmini  arabicum. 


Richtung  jeder  Nadel  eine  gelbliche  Linie  nach-  ! seinen  Untersuchungen  nach  der  ein- 

weisen,  welche  von  einer  chronischen  Akiions-  ’|>oligen  Methode  befand  sich  die  Gummilösung 
Zone  umgeben  ist,  deren  Aussehen  je  nach  der  ' 'einer  Platinschale,  die  mit  einem  Katteriepole 
Polarität  der  Nadel  verschieden  ist  (weisslich  am  I leitend  verbunden  war;  die  .ändere  Elektrode 
positiven,  br.aunlich  am  negativen  Pol).  Die  j fnlr^ete  eine  Platinnadel,  die  ungefähr  i cm  tief 
elektromotorische  Kraft  der  durch  den  Ursprung-  1 in  die  Losung  tauchte  und  ebenfalls  i cm  vom 
liehen  Strom  bewirkten  Polarisation  betrug  der  Schale  Abstand  hatte.  Eine  Versuchs- 

0,0294  Voll.  anordnung  war  folgende:  Die  Losung  (120  ccm) 

b) -Nadeln  aus  angreifbaren  Metallen  (Kupfer, - j;  enthielt  35  g Gummi,  i.  Nadel  negativ,  Strom- 
Eisen,  Zink)  ergaben  ganz  andere  Kesultate,  und ’i  sihrbe  anfangs  loo  Milliampere  (bei  z8  Volt), 
zwar  verschwindet  immer  mit  der  L'mkelming'':|.‘’teigl  langsam  auf  130  und  erreicht  nach 
des  Stromes  die  ElUssigkeit,  welche  sich  während  't  .'ünuten  145.  2.  Der  Strom  wird  nun  plotz- 

des  Durchganges  des  ursprünglichen  Stromes  um  'ungekehrt,  die  Nadel  positiv.  Die  Strom- 

die  positive  Nadel  gebildet  hatte.  In  gewissen''Ä,,«'nt'“-’  fn»'  'on  145  zunächst  langsam,  dann 
Fällen,  wo  die  erste  Intensität  35  Milliampere'';^' schnell  in  17  Sekunden  .auf  2 Milliampere,  woraul 
betrug,  wurde  nach  der  Umkehrung  eine  Strom-‘f|,s'c  "'cht  weiter  schwankt.  3.  Nach  aliermals 
stärke  von  36  Milliampere  lestgestelll,  welche;  ii.'-wc*  Minuten  wird  der  Strom  wieder  plötzlich 
auf  1 1 Milliampere  fiel,  um  alsdann  nach  einigenlE|'"t'gckehrt,  die  Nadel  negativ,  die  Stromstärke 
.Minuten  wieder  auf  36  Milliampere  zu  steigen.il|,steigt  schnell  auf  145,  dann  langsam  auf  158. 
und  in  diesen  Fällen  verschwand  die  um  dief-Kä-  N-ach  weiteren  zwei  Minuten  abermalige  Uiii- 
imsitive  Nadel  gebildete  Flüssigkeit  nicht  voll-l  ^kehrung  des  Stromes,  Nadel  positiv,  die  Intensität 
Ständig.  Sekunden  auf  2 Milliampere  und 

Wurde  bei  den  Versuchen  mit  Plalinnadeln  ^bleibt  dann  konstant, 
nach  der  Umkehning  des  Stromes  die  posili\e  ^ Zu  den  Versuchen  nach  der  zweipoligen 
Nadel  mit  einem  Wassertropfen  umgeben,  so  aMeihode  wurde  die  Gummilösung  in  ein  gläsernes 
stieg  die  Stromstärke  sofort  wieder,  um  alsbaM  ^Krystallisiergefäss  gegossen,  in  welches  zwei 
wiederum  auf  2 Milliampere  zu  fallen.  Aber  wenn  jilPlatinnadeln  in  gegenseitigem  Abstande  von 
Wasser  in  grosserer  Menge  benutzt  wurde,  steigt  ^12  mm  ungefähr  1 cm  tief  eintauchten.  Es 
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musste  dabet  unter  genaueren  Konzentrations- 
und Spannungsverhaltnissen  gearbeitet  werden, 
auch  war  es  vorteilhaft,  zur  Erhöhung  des 
Leitungsverniögcns  der  Losung  etwas  Seesalz 
beizufügen.  Zweckmassig  ist  folgende  An- 
ordnung: Gummilösung  mit  40g  Gummi  arabicum 
auf  720  ccm  Losung  und  i g Secsalz.  t.  Strom- 
stärke anfangs  128  Milliampere  (bei  22  Voll), 
steigt  langsam  auf  132.  2.  Na<h  zwei  Minuten 

plötzliche  Umkehrung  des  Stromes  Intensität 
fällt  in  IO  Sekunden  auf  2 .Milliampere,  schwankt 
dann  von  2 bis  5 .Milliampjire.  3.  Nach  zwei 
Minuten  abermalige  plötzliche  Umkehrung  des 
Stromes,  Intensität  steigt  schnell  auf  60,  fällt  auf 
20,  steigt  in  Schwankungen  bis  iio,  bleibt  dann 
konstant.  4.  Nach  ferneren  zwei  Minuten  aber- 
mals plötzliche  Umkehrung.  vXbfnll  auf  3 Milli- 
ampere, ohne  Schwankungen. 


Nach  dem  Stromdurchgang  während  zwei 
Minuten  sind  die  beiden  Nadeln  an  den  vom 
(rtimmi  benetzten  Teilen  mit  einer  klebrigen 
und  schäumenden  HUlle  umgeben.  Taucht  man 
die  beiden  Nadeln  in  reines  Wasser,  verliert  die 
negative  ihre  Hülle  ganz  schnell,  z.  B.  in  30  Se- 
kunden, während  die  positive,  besonders  an  der 
Spitze,  viel  länger  von  einem  didu  haftenden 
Cylinder  aus  Gasblasen  und  dussigem  Gummi 
umgeben  bleibt,  und  <lie  Ga.sbUsen  häuhg  mehr 
als  5 Minuten  brauchen,  um  sich  vollständig 
loszutrennen.  Die  Eigentümlichkeiten  der  posi- 
tiven Hülle,  ihre  Entstehung  und  ihr  Ver- 
schwinden an  der  einen  und  dann  an  der 
anderen  Elektrode  machen  die  vorbeschriebenen 
Erscheinungen  und  die  noch  komplizierteren, 
welche  sich  bei  Längerer  Durchgingsdauer  des 
Stromes  crgel)en,  gentlgend  verständlich.  R. 


I 
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Elektrischer  Sehmelsofen  mit  rostartlff  an- 
geordneten  band-  oder  stabförmigen  Er- 
hUzungswtderstflnden.  — ouo  Vogel  >□  Ucriin. 
— D.  k.  1*.  120831. 
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Die  roktnrtig  aBgeorüneteii  baoü-  oder  itabfönnigeD 
hrhiO'uo(;ftwider9tjln(le  liefen  in  mehrerco  Ln^en  der- 
artig über  einander,  dass  zwischen  zwei  Widcrslanda- 
ttähen  a der  oberen  Enge  ein  solcher  6 der  anierco 
Lage  sich  bchndet.  Die  Auordniiog  ermöi’licht  es,  dass 
zwischen  den  oberen  Widerständen  a herabfallendes, 
ungcschmolzeo  gebliebenes  Gut  zwischen  den  unteren 
d zum  Schmelzen  gebracht  wird. 

Maschine  zum  Folien  der  Sammelelektroden 
mit  wirksamer  Masse.  — A.  Kranke  in  Berlin. 
— D.  R.  1*.  120505. 


Fig.  118. 


In  dem  Behälter  a bchndet  sich  die  wirksame 
Masse,  die  von  dem  Kolben  d zunächst  zusamtnen- 


gedrUckt  und  sodann  in  die  Tur  dem  Behälter  a an- 
gebrachte Elektrodcnplutte  gepresst  wird.  Der  Kolben 
iat  mit  seinen  Kolbenstangen  an  den  Schtiitea  d 
befestigt,  deuen  .Seitenwände  mit  ovalen  AusschniUen 
y versehen  sind,  in  denen  sich  die  Euenter  m bewegen. 
Letztere  werden  von  der  llauplwellc  ^ aus  durch  das 
Zahogetriebe  ongetriebeo  und  bewegen  den 

.Schlitten  vorwärts,  wenn  die  wirksame  Masse  in  die 
Biektrodenplatte  durch  den  Kolben  /}  eingeprestt  wer- 
den soll.  Ferner  sind  an  dem  Schlitten  zf  Zahn- 
stangen fs  angebracht,  welche  durch  das  Zabngetriebe 
0,/  vorwärts  bewegt  werden.  Hierdurch  wird  der 
Schlitten  ä und  mit  diesem  der  Kolben  h vorwärts 
bewegt,  um  die  im  Behälter  a befindliche  Masse  vor 
ihrem  Einpresaen  in  die  KleklrodenpUtte  zosammen* 
zudrUcken. 

Verfahren  zur  HersteHung  von  Sammlarelek- 
troden,  bei  denen  die  wirksame  Masse  sieh 
Im  flQsslg  plastischen  Zustande  befindet.  ~ 

Edouard  l’errot  in  Nnotua,  Frankreich.  — D. 
R.  B.  120926. 

Das  die  Elektrode  bildende  poröse  Gefäsa  wird 
mit  einem  Stromleiter  versehen  und  mit  der  pnlver- 
förmigen  wirksamen  Masse  so  weit  gefüllt,  dass  nur  ein 
kleiner  Raum  fUr  die  Ausdehnung  der  wirksamen 
Ma«se  frei  bleibt.  Sodann  wird  dos  Gefilas  fest  ver- 
schloszen  und  vor  der  Ingebrauchnahme  in  ein  leicht 
angesäuertes  W.asserhad  einige  Stunden  lang  eingesetzt, 
bis  die  Durchtränkung  stattgefunden  und  eine  flüssig 
plastische  Masse  erhalten  ist.  Letztere  steht  unter 
einem  gewissen  Druck  in  dem  BchäUcr,  wodurch  ein 
inniges  Anpressen  der  beweglichen  MasseteUchen  an 
die  von  ihnen  umgebene  Lcitersiangc  ersielt  werden  soll. 

Verfahren  zur  Umwandlung  von  Kohlensfiare 
ln  Kohlenoxyd  auf  elektrischem  Wege.  — 

\V.  Engels  m Essen  a Ruhr.  — D.  K.  B.  12122t. 

Das  Verfuhren  besieht  dnrin,  dass  Kohlensäure 
oder  Kohlensäure  haltige  Gase  io  geschloiseneo 
Leitungen  über  elektrisch  glühend  gemachte  Kohle 
gclcilcl  werden. 
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Blektriseher  Sammler  mit  dicht  Ober  einander 
liegenden»  durch  poröse  Isolationsplatten 
von  einander  getrennten  Elektroden. 

Pascal  Marino  in  Krat»«l.  — l>.  K.  P.  121340. 

Die  dicht  Aber  einander  liegenden,  durch  poröse 
laolationiplatten  ron  einander  getrennten  Elektroden 
bilden  einen  Elektrodenstape),  der  von  hohlen  Zylindern 
oder  Prismen  ans  Holzkohle  von  einem  Ende  sum 
andern  dnrehzogen  wird.  l>urch  diese  htndnrch  gelangt 
der  Elektrolyt  za  den  einzelnen  Elektroden.  Ebenso 
können  die  sich  etwa  in  dem  Elektrodenstapel  bildenden 
Gose  durch  die  Holzkohlenxylinder  leicht  nach  aussen 
gelangen. 


Maschine  zum  Walzen  gerippter  Elektroden* 
platten.  Charles  Albert  Gould  in  Portchesier, 
Weslchester,  New-York,  V.  St.  A.  D.  K.  P.  121457 


Die  Walzen  a und  h werden , zwecks  Herstellung 
einer  mittleren  Kemwand  in  der  zu  walzenden  Platte 
durch  ein  elastisch  mit  der  Arbeitsrorrichtung  A der 
Maschine  verbundenes  Gelenkparallelograinm  c und 
d mittels  Zahnräder  t und  Zahnstangen  y und  /-  ent* 
sprechend  der  fortschreitenden  Pressarbeil  vertikal  und 
unter  Wahrung  der  parnllclen  I.age  einander  genähert 
und  von  ein.nndcr  entfernt.  Die  grösstmögliche  An- 
näherung der  Walzen  a und  3 wird  hierbei  <lurch  An- 
schläge k am  Lagerrnhmeo  i begrenzt. 

Apparat  zur  Elektrolyse  von  Fiassigketten, 
Insbesondere  zur  Herstellung  von  Bleich* 
flQSSigkeit-  — Paul  Schoop  in  Zürich.  — 
1).  K.  P.  121525. 

Der  Apparat  tat  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Elektroden  in  parallel  und  nahe  bei  einander  liegenden, 
schmalen,  lunggrstreckten  Kinnen  ans  nicht  leitendem 
und  widerstandsfähigem  Mntcriul  (Ebonit,  Gl:ui  u.  s.  w.) 
:oigeordnct  sind,  zum  Zweck,  den  an  dem  einen  Ende 
koniinuieriich  zuHiessenden  Elektrolyten  io  Form  von 
Flüssigkeitsfäden  der  Elektrolyse  zu  unterwerfen. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammlerelek- 
troden.  - Martin  liirBchlaff  und  Johann  Mücke 
IQ  Perlin.  D.  K.  P.  121527. 

Metallplatieo  beliebiger  Grüsse  werden  in  einzelne 
Streifen  derart  geschnitten,  <!as«  die  letzteren  unter 
einander  und  mit  der  Aldeitungsfahne  der  Elektrode 
durch  ein  nicht  eiogeschnittenes  Stück  der  Melallplatte 
in  leitender  Verbindung  stehen. 


Verftihren  zum  Entfetten  von  Metallgegen* 
stftnden  anf  elektrolytischem  Wegre.  — Carl 
Pataky  io  Berlin.  — D.  K.  P.  121674. 

Die  Entfettung  erfolgt  unter  Benatzung  solcher 
Elektrolyte,  deren  basischer  Bestandteil  bei  der  Zer- 
Bettung  des  Elektrolyten  das  Fett  der  die  Kathode 
bildenden  Metnllgegenstände  verseift.  Insbesondere 
werden  als  Elektrolyt  solche  MetallsalzlÖsongen,  wie 
2.  B.  Kaliumkarbonat,  verwendet,  bei  deren  Zeractzung 
keine  übelriechenden  oder  gefährlichen  Gase  gebildet 
werden. 

Verftihren  zur  Rednktton  Ton  AzokOrparn.  — 
C.  K.  Koehringer  k Söhne  in  Waldhof  bei 
Mannheim.  — D.  R.  P.  121835.  Zusatz  zum  Patente 
116942. 

Et  gelingt,  Arokörper  io  die  entsprechenden  .\mine 
Ubersuführen,  wenn  man  dieselben  hei  Gegenwart  einer 
Zionkathode  oder  l>ei  Anwesenheit  von  Zinn  im  Elektro- 
lyten mit  Hülfe  einer  indifferenten  Kathode  in  dem 
Kathodenraum  einer  elektrolytischen  Zersetzungazelle, 
in  welcher  sic  sich  in  Salzsäure  gelöst  oder  suspendiert 
behnden,  den  Einwirkungen  des  elektrischen  Stromes 
aussetzt. 

Verfahrea  zur  elektroiyttsehon  Darstellung 
von  Azo-  und  Hydrazoverbindungen. 

Farbenfabriken  vorm.  Friedr.  Bayer  äc  Co.  in 
Elberfeld.  ~ D.  R.  P.  121899. 

Nitrokörper  lauen  sich  auf  elektrolytischem  Wege 
in  glatter  Weise  in  Azo-  und  Hydrazoverbindungen 
überführen,  wenn  man  sich  als  Kathodeolauge  einer 
alkalischen  I.ösuog  irgend  eines  Metalles,  wie  Zink, 
Zinn,  Blei  etc.,  welcher  der  zu  redusierende  Nitrokörper 
zugesetzt  wird,  bedient.  AU  Kathode  kann  man  ent- 
weder dasjenige  Metall,  dessen  alkzüische  Losung  den 
Elektrolyten  bildet,  verwenden,  oder  auch  Eisen,  Nickel 
Platin  etc.  Die  Anode,  dnreh  ein  Diaphrama  von  der 
Kathode  getrennt,  besteht  aus  Kohle,  Platin  etc. 


Elekirolytlseher  StromrlehtungswAhler  oder 
Kondensator.  — Albert  Nodon  in  Paris.  — 
D.  R.  P.  121812. 

All  Elektrolyt  findet  eine  phosphorsaure  Losung 
Verwendung,  mit  oder  ohne  Zusats  von  Ammoniak. 
Die  Anode  besteht  aus  einer  Zinkaluminiumlegierung, 
die  Kathode  aus  hartem  Graphit.  Die  so  zusammen- 
gesellte  Zelle  soll  infolge  der  Widerstandsfähigkeit  der 
Elektroden  gegen  die  phosphorsaure  Lösung  eine  grosse 
Lebensdauer  besitzen  und  sich  durch  geringes  Gewicht 
und  Billigkeit  auszeichnen. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  AzO’  und  Hyrdrazoverblndungen.  ** 
Farbenfabriken  vorm.  Friedr.  Bayer  & Co.  in 
Elberfeld.  — I).  R.  P.  121900. 

Die  elektrolytische  Darstellung  von  Azo-  und 
Hydrazoverbiniluogen  wird  ausgefUhrt,  indem  man 
aromatische  Nitrokörper  in  wässerig  alkalischer  Sus- 
j>ensioD  bei  Verwendung  von  solchen  KnihodcDmeiallen, 
deren  Oxyde  in  Alkali  löslich  sio<l,  der  Einwirkung 
des  elektrischen  Stromes  unterwirft.  Das  Aetzalkall 
lässt  sich  auch  durch  alle  diejenigen  Alkaliverbindungen 
ersetzen,  aus  denen  durch  den  elektrischen  .Strom  an 
der  negativen  Elektrode  AeUalkali  entsteht. 


ALLGEMEINES. 


Die  Wassepkrflfte  Im  Oktober  1901.  im 

Oktober  pflegt  sich  die  Abnahme  der  Wasserläufe  über- 
haupt und  auch  in  beslimmten  Fällen,  wenn  t.  B.  auf 


grösseren  Regen  hin  die  Durchflnstmengen  stark  erhöht 
sind  und  darauf  wieder  zurückgehen,  gegen  die  Vor- 
monate mehr  und  mehr  zu  verlaogsameo.  Das  Be- 
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harrnDeiTenno^en  d«r  bedingesden  Ursachen  des  Za- 
Hasset  gewinnt  an  Hedcatang.  Die  Mittelwerte  bestimmter 
Perioden  des  Oktober  zeigen  nicht  mehr  so  grosse 
Differenzen  wie  im  September,  und  auch  längere  Zeit- 
räume desselben  Wetierchamkiers,  wie  z.  B.  von  'rrocken- 
heit,  weisen  erst  hart  gegen  ihren  Schluss  hin  eine 
nennenswerte  Wirkung  auf.  Andererseits  genügen  schon 
kleinere  Regenfalle,  um  den  ZuHuss  emporzuschnellen, 
da  der  fehlcude  PHaozenwuchs  auf  den  Feldern  den 
Niederschlag  ungehinderter  als  in  den  Vormonaten  ab- 
fliessen  lässt  und  die  schwichere  Verdunstung  das  in 
den  Boden  eingedrungene  Wasser  länger  als  in  den 
Vormonaten  zur  Speisung  der  Quellen  konserviert. 

Diese  Erscheinungen  — stärkere  Wirkung  der 
Niederschläge  und  verlangsamte  Abnahme  des  Zuflusses 
— bedingen  für  Oktober  einen  höheren  mittleren 
WASsersland  als  unter  sonst  gleichen  Verhälinissen  für 
die  Vormonate.  Dadurch  wird  die  I.eiatung  der  Wasser- 
kräfte im  Oktober  gegen  September  wieder  gesteigert 
und  giebt  zur  Vermehrung  des  Angebots,  zum  Preisdruck 
und  zur  Erschwerung  der  geschäftlichen  Verhältnisse 
durch  Konkurrenzvergrbsseruog  Anlass,  während  ein 
entsprechend  gesteigerter  Konsum  für  den  Winterbedarf 
nicht  in  Aussicht  steht. 

Legt  man  die  vorbezeichnete  Cfaarakteriatik  der 
Oktober-Wasserkräfte  als  normale  unter,  dann  verlief 
der  verflossene  Oktober  ziemlich  auf  der  Durchschnitts* 
linie.  Im  Anfänge,  besonders  im  3,  und  3.  TagfUnft 
des  Monats,  erhöhten  starke,  unter  heftigen  Stürmen 
gefallene  Regen  den  aut  September  überkommenen 
niedrigen  Wasserstand  sehr  schnell.  In  der  Folge« 
zeit,  wo  die  Niederschläge  nur  sporadisch  in  Deutsch- 
land Huftreten,  flachten  sodann  die  ZuHussmengen  erst 
vom  Beginn  des  letzten  Monatsdrittels  an,  wieder  ab, 
aber  auch  nur  so  langsam,  dass  am  .Schlüsse  des 
Oktober  überall  die  DurchHussmengen  noch  weit  über 
dem  Stande  zu  Monatsaiifang  blieben  und  vielerorts 
auch  nicht  mehr  unter  das  Monatsmittel  tanken.  Dies- 
bezügliche Entwicklung  der  Dnrebfluasmeogen  wurde  bei 
den  meisten  Wasserkräften  Deutschlands  beobachtet,  und 
nur  lokale  Eigentümlichkeiten  bedingten  hierin  eine  Ab- 
weichung. So  wurden  am  Rhein  bei  Rheinfelden  bc- 
ob.ichtet  am  2.  Oktober  410  cbm,  am  10.  dagegen  840  cbm 
und  am  36.  wieder  630  cbm.  Die  Ausnutzung  des  ZuHusnes 
geschah  bei  3*/*  m Uruckhöhe  seitens  der  Krafiüber- 
tragungswerke  zu  31*/»  mit  Erzeugung  von  ca.  15000  IIP. 
Die  111  bei  Strassburg  führte  am  2^  11.  und  27.  bezw, 
21  cbm,  79  cbm  und  48  cbm,  von  denen  im  letzten 
Monatsdritiel  von  den  dortigen  Werken  64^/0  verwertet 
wurden.  Die  Nahe  ^führte  bei  Kirn  am  4.,  10.  und 
30.  bezw.  it,  48  und  33  cbm  und  Hess  ebenfalls  die 
in  ihrem  Rayon  befindlichen  Werke  stark  erhöhte  Pro- 
duktion erzielen.  Im  rheinisch-westfälischen  Indnsirie- 
bezirk  erhielten  die  daselbst  angesiedelten  Eisenwerke 
durch  die  Ruhr,  Lenne  und  Volme  gesteigerte  Pro- 
duktionsmöglichkeit;  es  wurden  an  der  Ruhr  bei  Ne- 
heim am  4.  nur  17  cbm,  am  12.  dagegen  76  cbm  und 
am  38.  noch  61  cbm  gemessen,  die  Übrigen  tnsiden 
Fluasläufe  schwankten  in  gleicher  Weise.  Bis  zur  Elbe 
fortschreitend,  bestund  dasselbe  V'erhältnis,  das  auch 
noch  im  Königreich  .S.'ichsen  ähnlich  war  und  sich  in 
Bayern  ganz  dem  Westen  anschloss.  Der  übrige  ost- 
elbische Teil  Deutschlands  wich  etwas  von  der  vor- 


gezeichneten Gestaltung  und  Ausnutzung  der  Wasser- 
kräfte ab,  es  war  hier  den  Zufluss  gleichmässiger; 
er  war  bereits  su  Monatsanfang  durch  hart  am  September- 
Schlüsse  mehrfach  niedergegangene  Gewitterregen  ge- 
steigert, wurde  aber  auch  im  3.  und  3.  TagfUnft  nicht 
so  hoch  wie  im  Westen  und  steigerte  sich  im  letzten 
Monatsdritiel  wieder  vielfsch,  als  in  den  öitiichco  Ge- 
bieten relativ  stärkere  Niederschläge  fielen.  Wasser* 
mangel  trat  deshalb  im  Osten  im  Oktober  nicht  auf, 
und  wenn  auch  nicht  ein  so  grosser  Teil  des  Zuflusses 
wie  im  Westen  unbenutzt  gelassen  werden  konnte,  so 
kennzeichneten  trotzdem  die  vielfach  zu  einem  kleinen 
Teile  überschüssigen  Wassermengen  auch  für  diese  Ge- 
biete eine  ausreichende  Speisung  der  Waaserkraflc  derch 
den  Zufluss. 

Wie  bereits  eingangs  erwähnt,  wird  die  Produktion 
der  Industrie  im  Oktober  gegenüber  den  Vormonaten  ge- 
steigert. Im  verflossenen  Oktober  war  dieses  nun  in  erhöhtem 
Moste  der  Falt  und  swar  hauptsächlich  deshalb,  weil 
infolge  der  ungünstigen  Gesamtlage  auf  eineVenntnderung 
der  ProduktionskoBten  hingearbeiiet  wird  und  sich  diese 
durch  Benutzung  der  wohlfeileren  Wasserkraft  gegenüber 
Dampf  sehr  leicht  erreichen  lässt.  Da  in  den  Bezirken 
mit  Stauweihern  auch  diese  durch  die  Überschüssigen 
Wossermengen  des  Oktoberzuflusses  zum  grössten  Teile 
schon  gefüllt  sind,  so  ist  eine  Benutsung  der  Wasser- 
kräfte in  benötigter  Ausdehnung  auch  für  die  nächste 
Zeit  gesichert. 

Um  zum  Schluss  noch  eine  Vorstellung  über  die 
Wasserverhältoisse  des  letzten  Oktober  imVergleich  zu  den 
Vormonaten  und  -Jahren  zu  erhalten,  seien  hierunter  die 
zu  Duderstadt  an  der  Halde  gemnehten  Beobachtungen 
aufgeführt : 


fl  B 

Wa»MntADd 

in  cm 

EcÜKb«lt 
ilet  WAtwn 

T^ge  mit 

e 

Mtliniuni 

.Minimum 

.X 

£ 

B 

1 1 i 

3iZ 

Jt-l- 

5 1 J 

M'uxr 

Januar 

1901 

49 

'9.5 

25 

27. 

16  19. 

'37 

13  19 

Februar 

39 

i‘9i* 

25 

38. 

«5  ,23. 

*34 

6 23 

März 

34 

25 

1. 

21  125. 

152 

13  iS 

April 

8s 

^21,9 

24 

16. 

20  27. 

•47 

»3  «7 

Mai 

22 

120,0 

22 

11. 

.8  25. 

141 

4 27 

Juni 

59 

;i8,i 

23 

10. 

15!  30- 

130 

14  16 

Juli 

•■3 

!»6,7 

24 

24* 

13  19* 

.2. 

16  15 

August 

33 

13,6 

‘7 

2. 

12  25. 

104 

. ' 30 

September. 

83 

'5,4 

21 

*4. 

tilg. 

I 1 

to  20 

Oktober 

63 

16,4 

30 

9- 

1 1 1 4. 

120 

9 22 

1900 

1 iS 

17.0 

23 

29. 

»3  9. 

133 

23  9 

. 

1899 

13 

13.8 

*7 

I. 

12  30. 

'OS 

1 3 28 

1H98 

53 

'3.J 

16 

18. 

1 1 10. 

>03 

' 7 24 

- 

1897 

23 

13.8 

*5 

20. 

13  3* 

105 

3 : »8 

Der  Oktober  ist  danach  im  Mittelwert  gegen  .‘»ep- 
tember  etwas  gesteigert.  Von  den  Vorjahren  übertriflt 
ihn  nur  der  Oktober  1900,  der  infolge  stärkerer  Nieder- 
schläge noch  etwas  wasserreicher  war.  In  den  Jahren 
1897 — 1899,  die  sämtlich  in  die  industrielle  »lloch- 
konjunktur«  ticlen,  herrschte  dagegen  nasgesprochener 
Wussermanget.  L.  Koch. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  UBERSICHT. 


Neuburger,  Dr.  A-,  Kalender  fdr  Elektro- 
chemiker, sowie  technische  Chemiker  und 
Hiysiker  für  das  Jahr  1903.  Mit  einer  Beilage. 
6.  Jahrgang.  Berlin  1903.  M.  Krayn's  Verlag. 
Preis  4 M. 


Der  Kalender  liegt  nunmehr  im  6.  Jahrgang  vor, 
gewiss  ein  Zeichen,  dass  er  sich  in  Fachkreisen  gut 
und  als  unentbehrliches  Handbuch  emznführcn  wusste. 
Die  neue  Auflage  wurde  gegen  die  vorhergeheode 
wiederum  vergrössert  und  erweitert.  Bei  ihrer  Bearbeitung 


Diyl::.:ecl  by  (Joogle 


Heit  9 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEn'SCHRlFT. 


212 


warde  sowohl  die  Litteratur  des  Inlende«  wie  die  de« 
Aaslandes  in  eiDjiehender  Weise  berücksichtigt,  ond  eine 
ganse  Anzahl  von  Kapiteln  wurden  in  ihrem  Umfange 
bedeutend  erweitert.  In  dieser  Hinsicht  sind  in  erster 
Linie  die  Kapitel  sElementec  und  »Akkumulatoren« 
zu  nennen,  auf  die  der  Aufschwung  der  Automobilen- 
Industric  anregend  und  fördernd  gewirkt  hat.  Auch 
das  Kapitel  Uber  l^sUchkeil  erhielt  Einfügungen,  die 
sich  in  erster  Hinsicht  für  die  elektrolytische  Alkali- 
Industrie  als  nützlich  erweisen  dürften,  ebenso  wie  die 
neue  Tabelle  am  Schlüsse  des  Kapitels  über  »Tech- 
nische Elektrolyse«, 

Von  den  sonst  noch  erweiterten  Abschnitten  seien 
erwähnt:  »Galvanoplastik  und  GaL’anostegiec,  >Ma- 
schineoc,  »Quantitative  Elektrolyse  auf  elektrochemischem 
Wegci,  »Stromerzeugungc,  »Geietse  und  Verordnungen« 
u.  s.  w. 

Um  den  Kalender  auch  weiteren  Kreisen  zugänglich 
zu  machen,  hat  die  Verlagsbuchhandlung  in  dankens- 
werter Weise  den  1‘rcis  für  diese  Auflage  auf  M.  4, — 
festgesetzt.  Wir  hoffen,  dass  der  Kniender  auch  in 
dieser  neuen  Auflage  sich  den  Beifall  der  Knehgenossen 
erringen  möge! 

Arldt,  C.t  Oberingenieur.  Elektflsehe  Kraft- 
Qbertrafirungr  und  Kraftvertellung.  Nach  Aus- 
führungen durch  die  Allgemeine  Eleklnzitatsgcsellschaft. 
Berlin  1901.  3.  vervollständigte  Auflage.  V’erlag  von 
Julius  Springer.  Preis  4 ^I. 

Das  zuerst  im  Jahre  1S94  hcrausgegebeoc  Werk 
»Elektrische  Kraftübertragung  und  Kraftverteilungc  nach 
Ausführungen  durch  die  .-Mlgcmeine  EIcktrizitSis-Ge- 
sellschaft  Berlin,  bearbeitet  von  Oberingenieur  C.  Arldt, 
liegt  nunmehr  in  dritter,  wesentlich  vervollständigter 
Auflage  vor.  Die  gute  Aufnahme,  welche  das  Buch 
bisher  immer  gefunden  hat,  lässt  auch  das  Gleiche  für 
diese  neueste  Ausgabe  erwarten,  zumal  der  Charakter 
desCanzen  unverändert  beibchahen  ist, der  Inhalt  dagegen 
in  wesentlicher  Weise  nach  dem  neuesten  Stande  der 
Elektroiecbnik,  insbesondere  bezüglich  des  Wechsel- 
stromes, erweitert  worden  ist. 

Das  Werk  hat  einen  doppelten  Zweck,  einen  all- 
gemeineren und  einen  besonderen.  Zunächst  »oll  es 
dem  auf  dem  Gebiete  des  allgemeinen  Maschinenbaues, 
des  Berg-  und  Hüttenwesens  etc.  sich  bewegenden 
Techniker  das  Verständnis  der  Vorgänge  bei  elekirischen 
Kraftübertragungen  und  Kraftverteilungen  erleichtern. 
Weiterhin  soll  es  eine  Anweisung  geben  Uber  die  Ver- 
wendung der  diesbezüglichen  Maschinen  und  Apparate 
der  A.  E.  G. 

Hierfür  ist  das  Buch  in  sechs  Abschnitte  eingeteilt. 

Der  erste  Abschnitt  beschäftigt  sich  mit  dem  Wesen 
der  elektrischen  Kraftübertragung.  Der  zweite  Teil  be- 


spricht die  Arten  der  Kraftübertragung,  insbesondere  den 
Vergleich  zwischen  elektrischen  und  mechanischen  Ueber- 
tragungen.  Der  dritte  Abschnitt  zeigt  den  Elektromotor 
als  AniriebsmiUel.  Der  vierte  Abschnitt  giebt  eine  um- 
fangreiche Zusammenstellung  elektrisch  betriebener 
Maschinen,  als  z.  B.  Ventilatoren,  Pumpen,  Aufzüge, 
Knine,  Werkzeugmaschinen,  Maschinen  für  Webereien, 
Spinnereien,  Buchdruckereien,  für  Berg-  und  Hütten- 
wesen etc.  etc.  Abschnitt  fünf  umfasst  eine  Zusammen- 
stellung verschiedener  Maschinentabellen.  Es  sind  dies 
einerseits  Tabellen  Uber  Leistungen,  Gewichte,  Preise 
und  Abmessungen  von  A.  E,  G.-Dynamos  und  Elektro- 
motoren, andererseits  einige  annähernde  Angaben  Uber 
Preise  und  Hauptabmessungen  elektrischer  Primär- 
stotionen bis  100  bezw.  iocx>  Kilowatt.  Im  sechsten 
Abschnitt  schliestlich  sind  als  Anhang  eine  Anzahl 
Fragebogen  betr.  elektrische  Antriebe,  ferner  eine  kurze 
Zusammenstellung  elektrotechnischer  Masseinheiten  und 
ein  alphabctishhes  Sachregister  uniergebracht. 

I>HS  Buch  enthält  sonach  eine  grosse  Anzahl  der 
wesentlichslen  Angaben  Uber  die  Elektrotechnik,  wie  sie 
der  Maschineningenieur  gebraucht,  und  dürfte  ihm  ins- 
besondere die  rückhaltslos  dargebotene  Aufklärung  aus 
den  praktischen  Erfahrungen  der  A.  E.  G.  einen  be- 
sonderen Wert  verleihen. 

Hammersehmldt,  Dr.  Richard.  Zur  Umreehnunflr 
des  aus  Calcium -Carbid  entwickelten  Roh- 
Aeetyiens  auf  die  fQr  Handelsware  geltenden 
Normalien»  Halle  a.  8.  1901.  V'erhig  von  Karl 

Marhold.  Preis  o^o  M. 

Frblleh,  Dr.  0.  Tabelle  zur  Bestimmung  der 
Gasausbeute  aus  Calelum-Carbld.  Halle  n.  s. 
190t.  Verlag  von  Carl  Marhold.  Preis  1,50  M. 

Klasen,  Ludwig,  Ingenieur.  Die  Entwicklung  der 
Elektrotechnik  ln  Ihrer  gegenwärtigen  Aus- 
gestaltung. Für  angehende  Elektrotechniker  und 
jedermann,  der  sich  einen  klaren  Einblick  in  die 
gegenwärtige  Gestaltung  der  Starkstrom-Elektrotechnik 
verschaffen  wUI.  Mit  62  io  den  Text  gedruckten  Ab- 
bildungen. Wien.  VerlagvonSptclhagcn&Schurich, 
Kampfgasse  7.  Preis  1,60  M. 

Jacobsen,  Dr.  Emil.  Chemisch -technisches 
Repertorium.  39.  Jahrg.  1900,  2.  Halbjahr,  2.  Hälfte. 
Berlin  1901.  K.  Gaertners  Verlagsbuchhandlung,  Her- 
mann HeyfeJder.  Mit  in  den  l'ext  gedruckten  lllustrn- 
lionen. 

ln  diesem  Werke  findet  der  Interessent  einen 
Uberiichllicben  Bericht  über  die  neuesten  Erfindungen. 
Fortschritte  und  Verbesserungen  aus  dem  Gebiete  der 
technischen  und  industriellen  Chemie  mit  Hinweis  auf 
Maschinen,  Apparate  und  Litteratur. 


GESCHÄFTLICHES. 


Die  neuen  R.  Wolf’schen  PateDt-HOiSSdampf- 
Compound-Lokomobllen  der  Firma  R.  Wolf,  Ma- 
schinenfabrik und  Kesselschmiede,  Magdeburg-Buckau, 
eignen  sich  infolge  ihrer  vorzüglichen  Regulierung  und 
der  dadurch  bedingten  Gleichmässigkeit  des  Ganges 
besonders  zum  Antrieb  von  Dynamomaschinen.  Der 
Dampfkessel  ist  nach  der  bewährten  Originalkonstruktion 
von  R.  Wolf  mit  ausziehbarem  Köhrensystem  gebaut. 

Der  spiralförmig  gewundene  L'eberhitzer  nach  D.  K.  P. 
No.  989S0  besieht  aus  starkwaodigen  schmiedecisemen 
Köhren.  Die  in  der  Richtung  nach  der  Kohrwand  liegeude 
erste  Spirale  bewirkt  ausser  der  Ueberhitzung  auch  eine 
gleichmässige  Verteilung  der  Feuergnie  innerhalb  der 
Ueberhitzerbuchsc. 


Durch  die  Lagerung  des  Ueberhitzers  hinter  den 
Siederöhren  des  Kessels  wird  verhütet,  dass  die  Feuer- 
gase den  Ueberhitzer  mit  einer  ihm  schädlich  vrerdenden, 
za  hohen  Temperatur  erreichen;  der  grösste  Teil  der 
in  den  Feuergasen  vorhandenen  Wärme  wird  vielmehr 
für  die  Dampferzeugung  im  Kessel  verbraucht,  und  wenn 
die  Feuergase  in  den  Ueberhitzer  einireten,  sind  sie 
iiercits  soweit  abgckühlt,  dass  eine  die  Haltbarkeit  des 
Ueberhitzers  gefährdende  Erwärmung  desselben  aus- 
geschlossen ist. 

Die  eigenartige  Konstraklion  der  Ueberhitzerbuchsc 
und  des  Ueberhitzers  bietet  zusammen  mit  der  vor- 
erwähnten Lage  des  letzteren  gegenüber  allen  bisher 
bek:inntcn  Uebcrhiizcr-Anordnungen  den  wesentlichen 
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Vorteil,  <)a»t  lur  RefoHcnme  Dampfilberhitiun^ 

keinerlei  Klappen  fUr  den  Kin*  and  Aualritt  der  Feuer- 
te erforderlich  »ind.  Die  Bedienung  der  Feuerung 
ist  hierdurch  wesentlich  vereinfacht,  und  der  Heizer  bat 
nur  ndtig,  das  Feuer  dem  Dampfverbrauch  der  Maschine 
anzupasten  und  wie  bei  jedem  anderen,  nicht  mit  Ueber- 
bitser  ausgestatteten  Kessel  darauf  lu  achten,  dass  das 
Manometer  die  vorgeschriebeoe  Dampfspannung  anteigt; 
alle  sonstigen  Manipnlationen,  welche  bet  anderen  An* 
lagen  vom  Heizer  auigeftlhrt  werden  müssen,  um  die 
Ueberhiizung  zu  regulieren,  den  bberhltzlen  l>ampf  mit 
dem  Kestcldampf  zu  mischen  u.  s.  w.,  fallen  fort. 

Die  Ueberhitscrbachfc  ist  durch  eine  Platte  ge* 
schlossen,  welche  nicht  verschliessbare,  einseitig  an* 
gebrachte  AuitrittsofTnungen  besitzt.  Letztere,  sowie  die 
vor  der  Kohrwaod  befindliche  erste  Verteilungsspirale 
des  Ueberhitzers  bewirken,  dass  die  Heizgase  gleich* 
mfissig  durch  die  ganze  Ueberbitzerbuchse  geführt 
werden  und  eine  wirkungsvolle  Ueberhitiung  des  die 
HeiztehLonge  darchstrümenden  Dampfes  erzielt  wird. 

Die  vorzüglich  wirkende  Ausblasevorrichtung  kann 
vor,  wahrend  und  nach  dem  Betriebe  benutzt  werden, 
sobaUl  Dampfdruck  im  Kessel  vorhanden  ist. 

Oie  aus  dichtem  Qualilätsguis  hergestellten  Dampf- 
cylinder  sind  in  dem  Dom  des  Kessels  geliigert  und 
stehen  mittelst  zweier  schmiedeeiserner  Kohrleiiungco, 
welche  durch  den  Dampfraum  des  Kessels  geführt  sind, 
mit  dem  Ueberhitser  in  Verbindung.  Durch  die  eine 
Rohrleilang  gelangt  der  Dampf  aus  dem  Dampfdom 
auf  dem  kürzesten  Wege  und  ohne  AbkUhlangsverlnste 
nach  dem  Ueberhitser.  Nachdem  er  hier  den  Ueber* 
hluuugsprozess  durchgemacbl  hat,  wird  der  Dampf  durch 
das  zweite  Rohr  in  den  Dampfcylinder  zurückgelciicl. 
Der  Dotncylinder,  welcher  auf  den  Kessel  genietet  ist, 
ist  ebenso  wie  der  Kessel  durch  einen  Mantel  aus  Isolier* 
material  und  Blech  gegen  Wärmevcrluste  geschützt. 

Alle  Teile  der  Maschine  sind  äusBcrst  kräftig  ge 
halten  und  nus  den  allerbesten,  zweckentsprechendsten 
Materialien  hergestelil.  Die  Kurbelwelle,  die  Pleuel* 
und  Schieberstanges,  Zapfen  u.  s.  w.  bestehen  aus  ge 
schmicdclcm  Stahl. 

Wir  machen  untere  Leser  auf  diese  neue  Maschinen 
zum  Antrieb  von  Dynamos  besonders  aufmerksam;  die 
Fabrik  dient  Interessenten  gern  mit  näheren  Angaben. 

Verein  zur  PrQftingr  und  Ueberweehung 
elektrlseher  Anlagen,  Sitz  ln  Berlin.  Die 

Gründung  dieses  Vereins  entsprach  einem  vielseiiigen 
Bedürfnisse  seitens  der  Besitzer  elektrischer  Anlagen, 
da  in  vielen  Fällen  die  mangelhafte  Instandhaltung 
und  Anordnung  einer  elektrischen  Anlage  sowie 
das  falsche  Anzeigen  der  Zählapparate  die  Ursache 
grosser  Verluste  für  die  Besitzer  gewesen  sind.  Diesen 
Umständen  Rechnung  trügend,  ist  der  Verein  gegründet 
worden,  mit  dem  Hauptzweck,  die  Mitglieder  durch  eine 
Prüfung  und  Ueberwachung  ihrer  Anlagen  und  Elektrizitäts* 
Zähler,  sowie  durch  eine  Prüfung  der  Projekte  für  neue 
Anlagen  und  durch  Beratung  io  elektrotechnischen  Fragen 
jeder  Art  zu  unterstützen. 

Die  Geschäftsstelle  des  Vereins  befindet  sich  Berlin 
NW,  $2,  Calvinstrasse  14,  und  versendet  Satzungen 
Q.  s.  w.  umsonst  und  posifrei. 

Die  von  den  den  Herren  Dr.  Ewald  Sauer  und 
Dr.  Heinrich  Gockel  vor  kurzem  erbffnete  PrQfungTS' 

anstall  fOr  Apparate  und  Rea^entlen,  Berlin  W, 
Wllbelmstrasse  49.  erweckt  in  den  beteiligten  Kreisen 
das  grösste  Interesse  und  lenkt  durch  ihr  interessantes 
Arbeitsprogramm  die  Aufmerksamkeit  der  Chemiker  und 
Techniker  auf  ein  Gebiet,  welches  die  Basis  genauer 
Messungen  und  Analysen  bildet,  jedoch  bisher  in  zahl* 


reichen  Fällen  nicht  mit  der  nötigen  Sorgfalt  behandelt 
worden  ist.  Die  Idee  obiger  Herren,  die  verschieden- 
artigsten Instrumente  des  Chemikers  etc.  wrie  Aräometer. 
Pyknometer,  Volumenometer,  Apparate  zur  Volumen* 
inessung  von  Flüssigkeiten  und  Gasen  — *■  letztere  unter 
HerUcksiebtigung  der  Moniscuakorrektiun  für  eine  be- 
stimmte Sperrflüssigkeit  korrigiert  — nicht  nur  genau 
zu  prüfen,  sondern  auf  denselben  vor  allem  auch  das 
angewandte  Justiemogstystem  durch  geeignete  Be- 
zeichnungen zum  Ausdruck  zu  bringen,  muss  als  tioe 
sehr  glückliche  und  zeitgemSsse  bezeichnet  werden; 
wird  doch  so  den  Wünschen  der  verschiedenen  wissen- 
schaftlichen und  technischen  Spezialgebiete  des  In*  und 
Auslandes  in  allgemein  verständlicher  Weise  Rechnung 
getragen.  Es  wird  unsere  Leser  interessieren,  dass  das 
Institut  nicht  nur  Auskunft  in  apparatemcchniscbeo 
Fragen  giebt  und  eingesandtc  Instrumente  prüft,  sondern 
auch  geprüfte  und  genau  definierte  Instrumente  in 
den  Verkehr  bringt. 

Die  Asbest-  und  Gummiwerke  Alfred  Calmon 

A.-O*,  Hamborg,  übcrmiticlii  uns  frcandlichst  das  nach* 
folgende  Prüfungs-Ergebnis  der  Königlichen  mechanisch* 
techDischen  Vcrsuchsanslalt  zu  Charlottenburg  über 
Untersuchungen  von  Calmon's  Asbettschiefer  auf 
Feuersicherheit  (Auszug  aus  dem  amtlichen  Protokoll 
vom  20.  September  1901). 

Versuchsausftthrung.  Innerhalb  des  durch  Feuer 
zu  be.'intpruchenden  Raumes  waren  zur  Ermittelung  der 
erreichten  Wärmegrade  loChamotieschälcheo  angebracht, 
in  denen  sich  Metalllegierungen  von  verschiedenem 
Sehmel/punkt  befanden.  Zum  gleichen  Zweck  waten 
diverse  rhcrmoelemcDteeiogefUhrt.  Zwei  an  der  dem  direkt 
angrenzenden  Beobuchuingsraum  zugekchrten  Seite  der 
Mittelw.ind  befestigte  Thermometer  dienten  zur  Fest- 
stellung der  Erwärmung  der  Wand. 

Im  Braiidmum  wurden  8 cbm  einmal  geschDittenes. 
einmal  gespaltenes  Kiefcrnklobcnholz  aofgcschichtet,  mit 
Petroleum  begossen  und  am  13.  September  1901,  nach- 
mittags  5 Uhr,  cntflummt.  Um  5 Uhr  52  Minuten  wurde 
das  Feuer  mit  starkem  Wasserstrahl  gelöscht. 

Versuchscrgebniasc.  Nach  etwa  einer  halben 
Stunde  Brennzeit.  während  welcher  das  Aenssere  des 
Häuschens  keine  Veränderung  aufwics  und  die  Wärme 
etwa  700®  C.  erreichte,  begann  der  innere  Thürbelag 
abzublätiern  und  der  die  Asbestplatten  tragende  Holz- 
rahmen der  Thür  zu  brennea.  Nach  40  Minuten  löste 
sich  die  innere  Dachbekleidong,  da  die  Schrauben  nach- 
gaben;  die  Asbestplatten  fielen  in  das  Feuer,  and  die 
Klammen  zerstörten  die  Holskonstruktion  des  Daches, 
so  dass  dieses  nach  weiteren  10  Minuten  zum  grössten 
Teil  mit  dem  Schornstein  herabstürzte.  Die  abgefaUenen 
Asbestplatten  hatten  ihren  Zusammenhang  bewahrt  and 
anscheinend  noch  dieselbe  Festigkeit  wie  vor  dem  Ver- 
such. Nach  dem  Verlauf  von  52  Minaten  wurden  die 
Fbunmen  gelöscht  und  die  Asbeslwände  mit  starkem 
Wasserstrahl  soweit  gekühlt,  dass  man  den  Brsindniam 
betreten  konnte.  Die  >3  mm  und  9 mm  dicken  Wand- 
platten waren  haften  geblieben  und  im  Aussehen  an* 
verändert.  Die  Deckleisten  waren  an  den  Schrauben- 
löchem  gerissen  und  zum  Teil  abgefallen,  so  dass  die 
llokleilc  vom  Feuer  angegrifTen  wurden. 

Die  .Ablesungen  am  tlalvanometcr  ergaben  als 
höcbsie  Wärme:  1050,  900,  1070,  im  Mittel  1007*  C. 

Nach  dem  Verhalten  der  in  den  Chamottesckilchen 
befindlichen  Legierungen  licssen  sich  folgende  Wärme- 
grade ermUieln:  über  1020  bezw.  Uber  iioO,  900,  900, 
1020,  1020,  IIOO,  1100,  1020®  C. 

Aus  der  Zwischenwand  im  Beobachtungsranm  wurde 
als  höchste  Wärme  125®  C.  gemessen. 


; by 
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PATENT  -ÜBERSICHT. 

/.u«nmraefi<;e»(eüt  vom  Patent-  und  1*cclini>chen  Bureau  B.  Dalchow,  Berlin  NW.,  .Martcn-Sirasae  17. 


Dentsehes  Reich 
Patente. 

Kl.  21  h.  M.  18361.  Elektrodenirfiger  mit  gekühlter 
Koniaktfläche fUr  elektrische Oefen. — Fausto  Morani. 
Korn,  Piaiza  S.  .Silveitro  93. 

Kl.  48a.  (j.  15489.  Verfahren  rar  Heratelluog  leicht 
reritörbarer  Formen  fUr  gAUanopU^ttache  Arbeiten. 
->  Gerhardi  & Co,  l.üdenicheid. 

Kl.  2t  b.  G.  14536.  Sammlerelektroile , deren  .ntit 
gelochtem  Metallblcch  hergcstellter  Muftsetriger  die 
wirksame  Masse  kaatenartig  umschüesst.  — Johann 
Garaaaino,  Turin. 

Kl.  21  g.  S.  14435.  Elektrischer  Stromunterbrecher; 
Zus.  z.  Pnl.  107470.  — .Siemens  & lialske  A.  G., 
Berlin. 

Kl.  12t.  C.  9728.  Verfahren  uod  Vorrichtung  zur 
Herstellung  von  Caiciumcarbid;  Zu»,  t.  Pat.  108074. 
— Koutinentaie  Hochofengaa-Gesellschaft 
m.  b.  H.,  Dortmund. 

Kl.  I2n.  P.  11731.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
D.'irstelluog  von  Kupfersulfat  und  anderen  Metall- 
sulLitcn  unter  gleichzeitiger  {/cwinnungvoo  kaustischem 
Alkali.  — Hippolyte  Pallas,  Felix  Cotta  und  .\dolf 
Gouin,  Marseiile,  Frankr. 

Kl.  121.  S.  13992.  V'erfahren  and  Apparat  zur  Dar- 
stellung hochoxonisierter  Luft.  — Siemena  & Halake, 
Aku-Get.,  Berlin. 

Kl.  21  h.  C.  9692.  Elektrischer,  durch  Lichtbogen- 
bestrabluog  betriebener  Ofen  in  Gestalt  einer  um 
ihre  Schwingungszapfeo  drehbaren,  geschlossenen 
Birne.  — Ramon  Chavarria-Coutarüo,  Sivres. 

Kl.  21  g.  8.  14903.  Elektrolyt  für  Aluminium-Konden- 
satoren oder  Gleichrichter.  — Siemens  & Halske, 
Akt.-Ges.,  Rerltn. 

Kl.  21b.  G.  15110.  Verfahren  zar  Herstellung  von 
Nickeloaydelektroden.  — l)r.  Rudolf  Gahl,  Hagen 
i.  Westf. 

Kl.  21b.  S.  13502.  Elektrische  Sammler  mit  zwei- 
zölligcm,  BUS  Metall  bestehendem  Sammlergefäss, 
dessen  Seitenwinde  und  Zwischenwand  als  Masse- 
träger  verwendet  werden,  — Josef  Skwirtky, 
Warschau. 

Kl.  21g.  W.  17431.  Elektrischer  Stromunterbrecher; 
Zus.  ».  Pat.  120340.  — I)r.  Arthur  Wehnelt,  Char- 
lottenburg. 

Ertcilangen. 

Kl.  12  h.  124404.  Elektrode  für  elektrolytische  Zer 
setzangsapparate.  — H.  Carmichaei,  Boston. 

KI.  2lf.  124262.  Verfahren  zum  Einschmelzen  der 
GlUhlampenzofUhrongsdrihte  aus  Eisennickcllegic- 
ruDgen.  — Soci^td  Anonyme  de  Commentry- 
FourchambauU  et  Decazeville,  Paris. 

Kl.  21  f.  124263.  Verfahren  zur  Ztindnog  von  Glüh- 
körpern aus  Leitern  zweiter  Klasse  in  Wcchselstrom- 
DreileitcranlAgen.  — Zus.  z.  Patent  120746.  C.  Raab, 
Kaiserslaotcin. 

Kl.  21  b.  124515.  Sammierclektrode.  — C.  Bruno,  Korn. 

Kl.  21b,  124517.  Zweipolige  Sammlerelektrode.  — 

S.  L.  Wiegand,  Philadelphia. 

KJ.  2ib.  124517.  Verfalireo  zur  Herstellung  einer  die 
Elektrodenpluiten  vollständig  umschUessendeo  Cellu- 
loidhQlie.  — Baron  H.  T.  d’Arnould,  Pari«. 

KL  21b.  124518.  Negative  Polektrode  für  Zink- 

Sammler;  Zu«,  s.  Pal.  96083.  — L.  Romcl  u.  Hisson. 
Bergäs  & Co.,  Pari«. 

Kl.  3 1 c.  1 24647.  Verfahren  zur  Ladung  einer  Sammler- 
batterie  ohne  Zusatzmaschine.  — C.  Cisneros  und 
A.  Micka,  Madrid. 


Kl.  40U.  124622.  Verfahren  zur  elektrolytischen 

Gewinnung  von  Zink.  — Dr.  G.  Eschclniann, 
Si.  Petersburg. 

Kl.  48  a.  124529  Vorrichtung  nim  Xacbbildcn  von 
Reliefs  un<l  ähnlichen  Formen  in  Metall  auf  elektro- 
lytischem Wege;  Zu«,  z.  Patent  95081.  — Elekiro- 
gravUre,  Ges.  m.  b.  H.,  Leipzig-Sellerhausen. 

KL  48a.  124550.  Verfahren  zur  Herstellung  harter 

Niederschläge  aus  magnetisch  erregbaren  Metallen 
auf  galTanupiaitischcm  Wege.  — F.  Walloch,  Berlin, 
Köpenickerstrasse  55. 

KL  21b.  124785.  Positive  Polelektrude  für  galvanische 
Elemente.  — V.  I.ndwigsen,  Kopenhagen. 

KL  21  b.  124786.  Sammierclektrode,  welche  ans 
kleinen,  stieilenarligen  l'eilelektroden  besteht.  — 
V.  Jeanty,  Paris. 

KL  2lb.  124787.  Formationsverfalireo  für  positive 
PolelektroJen  elektrischer  Sammler  ohne  Pastung. 
— Sächsische  Akkumu  laloren  werke,  A.-G., 
Dresden.  Rosetistrasae  107. 

Kl.  2tf.  124910.  Verfahren  zur  Herstellung  von  elek- 
trischen Leucht-  und  Heizkörpern  aus  l.,eitero  zweiter 
Klasse.  Zus.  z.  Pat.  122698.  — W.  ßoehm,  Berlin, 
Ratbcnower-itrasie  74. 

KL  40a.  125004.  Vorrichtung  zur  elektrolytischen 

Gewinnung  von  Lcichtmetallen.  — E.  Haag, 
llalentee  bei  Berlin,  KiirfUrstend.'tnim  129. 

KL  48a.  124908.  Verfuhren  und  Apparat  zur  Bildung 

von  elektrischen  Metallntederschlägen.  — S.  O. 
Cowper-Coles,  Westmin»ter,  EogiaiuL 

KL  121.  125207.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 

stellung von  Hydrosulflteo  der  alkalischen  Ertlen  und 
des  Magnesiums.  — Dr.  A.  R.  Frank,  Charlotten- 
barg,  Bcrlincrstntssc  26. 

KL  I2n.  125060.  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Permanganat  mittels  Elektrolyse  unter  Anwendung 
einer  manganhattigen  Anode.  ■—  G.  J.  A.  («riner, 
Paris. 

KLaib.  I2$3o6.  Sammlerelektrode.  — Knicker- 
bocker Trust  Company,  New-Vurk. 

Kl.  21  b.  125307.  Sammlerelcktro<le;  Zus.  z.  Pat. 
125306.  Knickerbocker  Trust  Company, 
New- York. 

KL  40a.  125337.  Vorrichtung  zur  elektrolytischen 

Gewinnung  von  LeichtmcLdlen  mit  über  einer 
schmeUflUsfigen  Metallknthode  aDgeordneler  trichter- 
förmiger Zersetzungszelle.  E.  Haag,  Ilalensec  hei 
Bcrlm,  KurfUrstendamm  129. 

KL  I2li.  125695.  Apparat  zur  Erzeugung  dunkler 
elektrischer  Entladungen;  Zus.  z.  Pat.  90684. 

I.  F.  L.  Ortt.  Haag. 

Gebrauchsmuster. 

Ki.  21b.  15973t-  Galvanisches  Element  mit  durch 

eine  untere  Schicht  aus  Sägetpahnen  selbstisoliereoder 
Kohle,  Zinkableiiuogssieg  als  Aulhängeose  und  sieb- 
artiger Decke.  — Nikolaus  S chons,  Trier,  Jüdemer- 
Strasse  26. 

Kl.  21b.  159770.  M.'iaseträger  für  Sammlerplatien 

aus  zwei  mit  Zaitchenraum  parallel  nebeneinander 
angeurdneten  netzartigen  Rahmen  von  im  Querschnitt 
keilförmigen  Mctalistreifcn.  — Georg  Apel, 
Griinnu  i.  M. 

Kl  21  b.  160389.  Galvanisches  Element  mit  aus 

Elcktrodcnmaterial  bestehendem  Gefäss.  — Emil 
Jahr,  Berlin,  Slendulerstr.  18. 

KL  2t  b.  160436.  Trockenelement  mit  einem  den 

AbleitungsstrcUen  der  Zinkelckirode  umgebenden 
Bleimantel.  — Dr.  Alb.  Lessing,  Nürnberg. 


Ktu  die  Reduktion  vemnlvorllich:  Ur.  Albert  Neubord«^-  B^rtin  W.  6«.  Verlas  von  M.  Krayn,  tUrlm  W.  35. 
Cedrticki  bei  Imberg  Jv:  I.cf»oi»  in  lleilin  SW. 
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Der  Name  Westinghouse  ist  eine  Garantie. 


Mfslinjljousf&dririläls-^dimjcsellsdjaft 

19  Jigevstnssc  Ul. 


für  Aluminium-,  Calciumcarbid-,  Soda-,  Pottasche-,  Chlorfabrikation 
etc.  etc.  und  für  galvanoplastische  Zwecke. 


Westlnghouse  Spoliger  Glelchstpomerzeuger  fOr  electrolytisohe  Zwecke. 


ln  VcrbioduDg  mit  der 

Westinghouse  Electricitäts-Actiengesellschaft  Berlin 

Arbeiten: 

Wesiinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.,  Ltd.,  Pittsburg,  Pa.,  U.  S.  A. 
n Westinghouse  Electric  Company  Limited,  London.  n 

S British  Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.,  Limited,  London.  » 
Soci^td  Industrielle  d’Electriciti  (Proedd^s  Westinghouse),  Paris.  S 
Bl  Socidtd  anonyme  Westinghouse,  St.  Petersburg.  Bl 
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t S H A LT:  Utbtr  dia  nUiiva  Stärkt  uhwathtr  Lötungen  gewister  Sulfate  und  tkres  Wassert  Von  Ck.  M.  Pasta.  — 
Dit  elekiramotanscAt  Kraft  dtr  Metalle  in  Cyamid- Lötungen,  l'on  Prof.  S.  B.  Ckrtaty  fSeklutsJ  f)it  HeUktroekemit  im 
Jahn  ifioi.  i'on  Dr  M Krüger.  — Hejerate.  — Palent-Btifreckutigen.  — Allgemeines  Bücher-  und  Zeüsckri/ttn-Uebtr- 

sicht.  — Patent-l/ekersickt, 


ÜBER  DIE  RELATIVE  STÄRKE  SCHWACHER 
LÖSUNGEN  GEWISSER  SULFATE  UND  IHRES  WASSERS. 

Von  Ch.  M.  Pasea. 


In  einer  der  Royal  Society  of  Canada*) 
mitgeteilten  Arbeit  hat  Dr.  Mac  Gregor 
gezeigt,  dass  bei  schwachen  wässerigen 
Lösungen  gewisser  Sulfate  die  Lösungen  ein 
geringeres  Volumen  besitzen,  als  das  Wa-sser, 
das  sie  enthalten,  im  freien  Zustande  h.aben 
wurde  Um  zu  bestimmen,  welche  Sulfate 
diese  Eigenschaft  besitzen,  sammelte  er 
die  vorher  veröflentlichten  Beobachtungen 
über  das  spezifische  Gewicht  der  Lösungen 
dieser  Salze  und  machte  .selbst  einige  weitere 
Beobachtungen.  Hei  einigen  der  vorher 
untersuchten  Sulfate  waren  die  Lösungen 
nicht  genügend  verdünnt,  uni  die  Frage  zu 
entscheiden.  Auf  seine  Anregung  hin  habe  ich 
die  Sulfate  von  Natrium,  Mangan,  Cadmium 
und  Eisen  untersucht,  da  in  die.sen  Fällen 
die  bekannten  Grössen  sich  nicht  auf  .sehr 
verdünnte  Lösungen  erstrecken,  und  bei  den 
zuverlässigen  Angaben  für  die  sehr  ver- 
dünnten Lösungen- schien  esj^möglich.  dass 
bei  einer  grösseren  V'erdunnung  das  Volumen 
der  Losung  geringer  werden  konnte,  als  das- 
jenige ihres  Konstitutionswassers.  Dabei  war 
es  nur  notwendig,  verdünntere  Lösungen  zu 
prüfen,  als  die  in  der  obigen  Arbeit  ange- 
führten. Ich  habe  auch  die  von  Dijken 


*)  Tmos.  Roy.  .Soc.  Ciillailii  ^1;.  ti,  Scc.  111.,  19, 
1S90. 


für  Ammonium-  und  Lithiunisulfate  gemachten 
Beobachtungen*)  benutzt. 

Die  untersuchten  Salze  sind  als  chemisch 
reine  gekauft  worden,  und  zwar  wurden  die 
Cadmium-  und  .Mangansulfate  von  der  Firma 
Eimer  & Amend  in  New- York  und  die 
Natrium  und  lüsensulfate  von  Iv  Merck 
in  Darmstadt  bezogen. 

Zur  Bestimmung  des  spezifischen  Ge- 
wichtes der  Lö.sungen  wurde  das  von  Ost- 
wald modifizierte  Sprengel’sche  Pykno- 
meter angewandt.  Es  wog  etwa  23  g und 
hatte  eine  Kapazität  von  etwa  2$  ccm.  Das 
Pyknometer  wurde,  naclidem  es  mit  der 
Lösung,  deren  spezifisches  Gewicht  be.stimmt 
wurde,  ausgewaschen  war,  gefüllt  und  in  ein 
VVasserbad  gestellt,  dessen  Temperatur  auf 
iR”  C.  erhalten  wurde.  Das  Wasser  in  diesem 
Bade  wurde  beständig  durch  zwei  um  eine 
vertikale  Achse  sich  drehende  Flügel  be- 
wegt. 

Diese  Vorrichtung  wurde  mittels  eines 
kleinen  hydraulischen  Motors  getrieben.  Das 
zum  Anzeigen  der  Temperatur  des  Bade.s  ver- 
wandte Thermometer  war  in  Fünfzigstel 
eines  Centigrades  eingeteilt;  die  P'ehler  des- 
selben sind  in  der  physikalisch-technischen 
Reich,sanstalt  zu  Berlin  bestimmt  worden. 

*)  Zcitachr.  f.  phya.  Chemie,  24,  80,  1897. 
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Bei  geringer  Vorsorge  konnte  die  Tempe- 
ratur des  Bades  auf  i8®  C.  erhallen  werden, 
da  die  Temperatur  des  Raumes  im  allge- 
meinen fast  ebenso  hoch  war.  Eine  Ver- 
änderung von  0,04*  würde  eine  merkliche 
Verrückung  des  Meniskus  der  Lösung  im 
Halse  des  Pyknometers  verursachen. 

Nachdem  das  Pyknometer  einige  Zeit 
im  Wasser  war,  wurde  die  Flüssigkeit 
allmählich  verringert,  bis  der  Menisku.s 
mit  dem  Zeichen  an  dem  Schaft  uber- 
einstimmte.  Nach  einigen  weiteren  Minuten 
wurde,  w^enn  die  Uebereinstimmung  noch 
bestand,  das  Pyknometer  herausgenommen, 
die  Aussenseite  mittels  eines  Wasserstrahles 
abgewaschen,  mit  einem  weichen  Lappen 
getrocknet  und  gewogen. 

Die  angewandte  Wage  war  von  A.Collot 
in  Paris  konstruiert.  Da  das  Gewicht  des 
Pyknometers  und  der  Lösung  ungefähr  48  g 
betrug,  wurde  ein  Körper  von  etwa  50  g 
mehrere  Male  gewogen,  wobei  das  Abwiegen 
an  mehreren  Tagen  erfolgte,  und  zwar  in 
derselben  Weise,  wie  das  Pyknometer  ge- 
wogen wurde,  was  später  noch  erläutert 
werden  soll.  Die  grösste  Abweichung  vom 
arithmetischen  Mittel  betrug  0,0002  g.  Ge- 
mä-ss  diesem,  als  dem  möglichen  Fehler 
beim  Wiegen,  kann  man  be.stimmcn,  bis  zu 
welchem  Grade  der  Genauigkeit  die  Dich- 
tigkeit der  Luft  bekannt  sein  sollte,  um  den 
Feuchtigkeitsgehalt  vernachlässigen  zu  können. 
Bei  diesen  Korrekturen  wurde  angenommen, 
dass  die  beim  Wiegen  vorhandene  Luft  durch 
aufgestelltes  Chlorcalcium  vollkommen  ge- 
trocknet war. 

Bei  Ausführung  der  Rechnung  wurde  ge- 
funden. dass  die  Dichtigkeit  der  Luft  bis  auf 
0,000005  bekannt  sein  sollte.  Daraus  kann 
man  schätzen,  w'ic  genau  das  Barometer  und 
Thermometer  bei  Ausführung  der  Wägung 
abgelesen  werden  mussten.  Das  Barometer 
konnte  mittels  eines  Nonius  bis  auf  0.002 
Zoll  abgelesen  werden;  aber  da  das  Instru- 
ment einige  Zeit  in  Gebrauch  war  und  seine 
Fehler  nicht  bekannt  waren,  hielt  ich  cs  für 
ratsam,  das  Thermometer  an  der  Wage  so 
genau  wie  möglich  abzulcsen  und  die  not- 
wendige Genauigkeit  beim  Ablesen  der  Höhe 
des  Barometers  zu  deduzieren. 

Das  Thermometer  an  der  Wage  wurde 
mit  dem  schon  erwähnten  verglichen  und 
seine  Fehler  notiert.  Man  konnte  • * eines 
Centrigrades  ablcsen.  Daher  sollte  die  Höhe 
des  Barometer.*;  bis  auf  2 mm  oder  0,05" 
bekannt  sein.  Bei  der  Korrektur  des  F*cuch- 
tigkeitsgehalte.s  wurde  die  Dichtigkeit  der 
Luft  aus  Tabelle  6 von  Kohlrausch’  physi- 
kalischen Messungen  entnommen. 


Die  Operation  beim  Wiegen  des  ge- 
füllten Pyknometers  wurde  folgendermasscn 
ausgeführt:  ein  Gegengewicht  wurde  an  den 
linken  Arm  gehängt  und  an  den  rechten 
das  Pyknometer  mit  Gcw'ichtcn,  um  die 
Nadel  über  einen  in  der  Nähe  des  Mittel- 
punktes der  Skala  befindlichen  Punkt  zum 
Ausschlag  zu  bringen.  Das  Pyknometer 
w'urde  hierauf  weggenommen  und  Gewichte 
hinzugefügt,  bis  die  Nadel  über  irgend  einem 
Punkt  in  der  Nahe  der  früheren  oscillierte. 
Da  die  Empfindlichkeit  der  Wage  für  die 
angewandten  Gewichte  bekannt  war,|so  konnte 
das  scheinbare  Gewicht  der  Lösung  und  des 
Pyknometers  bereclinet  werden.  Der  Aus- 
schlag des  mit  dem  Gegengewicht  und  den 
Gewichten  bcla.stetcn  Wagcbalkens  wTirde 
während  der  Bestimmungen  am  Vormittage 
oder  am  Nachmittage  durchweg  als  konstant 
angc>ehen,  vorausgc.setzt,  da.ss  die  Wage 
nicht  zum  Wiegen  eines  viel  schwereren 
Gegenstandes  benutzt  worden  war.  Bei  allen 
Wägungen  wurde  die  obige  Methode  mit 
dem  Gegengewicht  angewendet. 

Die  Gewichte  waren  von  einer  ver- 
trauensw'ürdigen  Firma  bezogen,  die  bis  zu 
20  g wiegenden  bestanden  aus  Mes.sing,  die 
kleineren  aus  Platin,  und  sie  wurden  nach  der 
von  Kohlrausch  angegebenen  Methode 
kalibriert.  Dadurch  wurden  bei  der  Berech- 
nung des  spezifischen  Gewichtes  alle  Fehler, 
welche  durch  ungenaue  (iewichtc  entstehen, 
eliminiert.  Da  auch  die  Korrekturen  sehr 
klein  und  nur  bei  einigen  der  Gewichte  er- 
forderlich waren,  .so  habe  ich  gro.sscs  Ver- 
trauen, dass  der  aus  dieser  Ursache  her- 
rührende  F'ehler  bei  den  Bestimmungen  der 
Konzentrationen  innerhalb  derGrenzen  meines 
experimentalen  F“ehlers  liegt. 

Das  Gew  icht  des  Pyknometers,  welches 
sorgfältig  getrocknet  und  wie  erwähnt  be- 
handelt wurde,  wurde  als  das  arithmetische 
Mittel  von  10  Wagungen  bestimmt.  Um 
das  Gewicht  des  in  dem  Pyknometer  ent- 
haltenen Wassers  zu  erhalten,  wurde  das 
dem  Laboratorium  entnommene  destillierte 
Wasser  sorgfältig  nochmals  destilliert.  Die 
Gewichte  des  Wassers  nach  der  Korrektur 
des  Fcuchtigkeitsgchaltc.s  zeigten  eine  Maxi- 
malabweichung von  0,003  ® 9 ihrem  aus 
12  Beobachtungen  berechneten  mittleren 
U'erte.  Daher  wurde  bei  der  Bestimmung  des 
spezifischen  Gewichtes  der  mögliche  Irrtum 
0,006  ** , sein. 

Um  diesen  F'ehler  auf  0,005  */o  hei  einer 
Untersuchung  von  12  Werten  zu  reduzieren, 
fand  ich  es  für  nötig,  eine  Lösung  zu 
nehmen,  deren  Gewicht  der  MitteKvert  von 
drei  Bestimmungen  war.  Daher  besitzt  das 
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spezifische  Gewicht  einer  Lösung  und  infolge- 
dessen ihre  Dichtigkeit  einen  Fehlerspiciraum 
vono,oo<X)5,  Die  Dichtigkeit  wurde  dadurch 
ermittelt,  da.ss  der  Wert  des  spezifischen 
Gewichtes  mit  der  Dichtigkeit  des  Wassers 
bei  i8“  C.  multipliziert  wurde,  wie  es  von 
Landolt  und  Börnstein  angegeben  wird. 

Das  zur  Herstellung  der  Lösungen  be- 
nutzte Wasser  war  de.stilliertes  Wasser  aus 
dem  Laboratorium,  welches  etwas  gelöste 
Luft  enthielt.  Ich  fand  jedoch,  dass 
l6  Proben  dieses  W'assers  als  durchschnitt- 
liches spezifisches  Gewicht  in  Bezug  auf  das 
wiederum  destillierte  Wasser  0,99998  ergaben, 
so  dass  die  Werte  von  1,00003  0,99996 

variierten  und  innerhalb  der  oben  erwähnten 
Grenzen  lagen. 

In  allen  Fällen  wurden  zwei  Losungen 
von  jeder  Lösung  hergestellt,  deren  Kon- 
zentrationen durch  die  Analy.se  bestimmt 
wurden,  indem  man  das  Sulfat  in  p'orm  von 
Kariumsulfat  fällte,  das  gesammelt  und  ge- 
wogen wurde.  Die  Menge  des  ursprüng- 
lichen Salzes  wurde  aus  der  chemischen 
Gleichung  abgeleitet,  wobei  die  Atomgewichte 
der  Elemente  nach  Clarke  eingeführt  wnrden. 
Die  zu  analysierende  Liesung  wurde  in  ein 
Bad  von  18'  gestellt,  und  nach  einer  gewissen 
Zeit  wurden  mittels  einer  Pipette  bekannte 
Volumina  herausgenommen  und  analysiert. 
Die  Menge  des  Bariumsulfals,  das  in  dem 
einen  Falle  aus  dem  Volumen  von  50  ccm 
einer  Lösung  gefällt  wurde,  hatte  folgende 
Werte:  0,4493;  0,4490;  0.4487;  0,4487; 

0,4493;  0,4495  ; «eiche  als  mittleren  Wert 
0,4491  g und  einen  möglichen  Fehler  von 
etwa  0,1  “ „ ergeben  Die  zur  Analyse  und 
zur  Verdünnung  benutzten  Pipetten  hatten 
einen  Inhalt  von  25,  50  und  100  ccm. 

Aus  den  vorher  erwähnten  Lösungen 
wurden  dadurch  neue  hergestellt,  dass  mit 
einer  Pipette  eine  gewisse  Menge  heraus 
genommen  und  mit  derselben  oder  einer 
andern  Pipette  Wasser  hinzugefugt  wurde, 
wobei  jedoch  dieTcmperatur  beider  Lösungen 
18*  C.  betrug. 

Die  prozentuale  Konzentration  der 
Lösungen,  z.  B.  die  .Anzahl  von  Grammen 
Salz  in  loo  g der  Liisung,  wurde  wie  folgt 
berechnet:  ist  M die  Menge  des  Salzes,  die 
in  einem  Volumen  Pa  einer  zur  Analyse 
benutzten  Pipette  enthalten  i.st,  Ps  das  Vo- 
lumen der  Pipette,  welche  zur  Messung  der 
Lösung  dient,  die  mit  Wa.sser  gemischt 
werden  soll,  Pw  das  Volumen  der  Pipette, 
welche  zum  Messen  des  zur  Lösung  hinzu- 
gefngten  Wassers  dient,  D die  Dichtigkeit 
der  Losung,  aus  der  die  Mischung  herge- 


stellt ist,  Dw  die  Dichtigkeit  des  zur  Ver- 
dünnung benutzten  Wa.ssers  und  p die  pro- 
zentuale Konzentration,  so  ist 

_ 100  X Menge  des  Salzes 
^ .\ienge  der  Lösung 

Ps 

100  X ,,  X M 
Pa 

= (D  X Ps)  -f-  (Dw  X Pw)' 

Der  zweite  Ausdruck  im  Nenner  brauchte 
nicht  berechnet  werden,  da  er  e.vperimentell 
bei  der  Kalibrierung  der  Pipetten  ermittelt 
wurde,  indem  er  die  Masse  des  hinzugefügten 
Wassers  ausdruckt,  da  ja  die  Kalibrierungen 
der  Pipetten  und  die  Herstellung  derl.iisungen 
bei  der.selben  Temperatur  erfolgten. 

Auch  bei  direkt  analysierten  Lösungen 
giebt  die  obige  Formel  deren  Konzentration, 
wenn  man  P,  = P,  und  ilen  letzten  Ausdruck 
des  Nenners  gleich  O setzt. 

Das  Gewicht  des  durch  eine  Pipette 
hinzugefugten  Wa.ssers  varriiert  in  keinem 
Falle  von  seinem  mittleren  Werte  um  mehr 
als  0,015"  ,.  Daher  ist  der  mögliche  F'ehler 
im  Zähler  0,12“,,  und  im  Nenner  0.035“,,, 
was  einen  möglichen  P'ehler  der  Resultate 
von  etwa  o,  1 5°  , ergiebt. 

Wenn  die  Konzentration  und  die  Dichtig- 
keit einer  Lösung  bekannt  ist,  so  kann  i ) das 
V'olumen  eines  Grammes  der  Lösung  bei  jener 
Temperatur  und  2)  das  Volumen  des  Wassers 
bei  derselben  Temperatur  in  1 g der  Lö.sung 
wie  folgt  ermittelt  werden: 

1)  Masse  = Volumen  X Dichtigkeit. 

Für  die  Masseneinheit  i.st 

Volumen  = . 

Dichtigkeit 

2)  Ist  der  Gehalt  an  Salz  in  100  g der 
Lösung  C g,  so  ist  die  Menge  des  Wa,ssers 
in  I g der  Lösung  =1  — C 100  g;  und  aus 
der  obigen  I'ormel,  indem  man  die  Masse 
des  Wassers  durch  seine  Dichtigkeit  dividiert, 
erhält  man  das  Volumen  des  Wa.ssers  in  1 g 
der  Lösung,  d.  h.  das  Volumen,  welches 
jene  Menge  Wasser  im  freien  Zustande  haben 
würde. 

Bei  der  Bestimmung  dieser  \'oluinina 
ist  der  mögliche  Fehler  im  Volumen  der 
Lösung  0,00005,  während  beim  Wasser- 
volumen  der  Fehler  0,000005  Konzen- 
trationen von  weniger  als  o,6“(,  und  bei 
höheren  Konzentrationen  0,00001  beträgt. 

Die  folgenden  Tabellen  enthalten  die 
gefundenen  Resultate. 

Die  Temperatur  betrug  in  alllen  F'allen 
18»  C. 
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Natrium  Sulfat. 


Gramm  Salz 
in  100  e 
l.öiuof; 

Gramm>Mol. 
per  Ijler 

Diclitigkeil 
bei  18« 

Vol.  (V)  von 

1 ß leötooi; 
fr.  c.) 

Vol.  (V')  von 
Waiscr  in  1 s 
Lösung;  fc.  c.) 

V — V' 

•8338 

.05915 

1.00625 

i -99379 

-99302 

.00077 

.5560 

•03935 

1.00369 

•99633 

.99580 

.00053 

.4187 

.02959 

1 .00249 

•99752 

.997 '8 

.C0034 

.2809 

.01983 

1. 001  23 

.99879 

.99856 

.00023 

•2593 

.01830 

I.OOIOI 

.99899 

•99877 

.00022 

.1727 

.01218 

1.00022 

’ 99978 

.99964 

.00014 

.1299 

.009157 

.999x0 

1.00020 

1 00007 

.00013 

.08708 

.000136 

.99947 

; 1.00052 

1.00050 

■00002 

Es  scheint  also,  dass  alle  Lösungen 
dieses  Salzes,  welche  untersucht  worden 
sind,  ein  grösseres  Volumen  haben  als  das 
Was.ser,  welches  sie  enthalten,  in  freiem 
Zustande  haben  würde.  Oer  Ucberschuss 
des  Volumens  eines  Grammes  der  Lö.sung  über 
jenes  ihres  Konstitutions  Was.sers,  was  wir  die 


Ausdehnung  der  Lösung  nennen  wollen,  ist 
aus  der  obigen  Tabelle  zu  ersehen.  Es  ist 
also  keine  Wahrscheinlichkeit  vorhanden, 
dass  irgend  eine  Lösung,  wie  verdünnt  sie 
auch  immer  sein  möge,  eine  negative  Aus- 
dehnung oder  Zusammenziehung  besitzt. 


Cadmium-Sulfat, 


Gramm  Salz 
in  100  ß 
Lötonc; 

Gramm-Mol. 
per  Liter 

Dichtigkeit 
bei  18« 

1 Vol.  (V)  von 
I g Lotung 
(c.  C.} 

Vol.  (V')  von 
WatBcr  in  i g 

Lösung  (c,  c.) 

V — V' 

'-0755 

05227 

1.00933 

' .99076 

.99059 

.00017 

-7'75 

03475 

1.00576 

.99427 

.99418 

00009 

.5409 

.02615 

1.00399 

.99602 

-99595 

.00007 

•3631 

.01752 

t. 00228 

-99773 

•99773 

.00000 

.2721 

.01312 

1.00145 

•99855 

.99865 

— .00010 

.1812 

.008730 

1,00055 

, -99945 

•99955 

— .00010 

1363 

.006563 

1.00005 

-99995 

1.00000 

—.00005 

.08932 

.004299 

.99962 

1 .00038 

1.00047 

— .00009 

OieseResultatelicgendenjenigen-sehrnahe,  Volumen  kleiner  ist  als  dasjenige  des  Kon 
welche  Dr.  Mac  Gregor'}  aus  Grotrians**)  stitutions -Wassers  im  freien  Zustande;  und 
Beobachtungen  erwartete.  Hier  ist  eine  0,36"),  0,2’/,  ist  die  Stärke  der  Lösung,  welche  die 

Lösung  die  konzentrierteste  Lösung,  deren  grösste  Volumverminderung  aufweist. 


Mangan-Sulfat. 


Gramm  SaU 
in  100  g 
I,.öinng 

Gramm-Mol. 
per  Liter 

Dichtigkeit 
bei  iS» 

I Vol.  von 

I g Lösung 
1 (c.  c ) 

Vol.  (V')  von 
Wasser  in  i g 
Lösung  fc.  c.) 

V — V' 

1.061 1 

.07152 

1.0091 5 

•99093 

-99074 

.00019 

•8357 

.05619 

1.00685 

.99320 

.99300 

.00020 

.7083 

•04757 

1.00566 

-99437 

.99428 

.00009 

-5732 

.03844 

1.00431 

•9957 1 

-99563 

.00008 

.5574 

•03738 

1.00412 

.99590 

•99579 

.0001 1 

.4198 

.028 1 1 

1.00278 

' 99723 

•997 '7 

.00006 

.3820 

.02557 

1.00242 

•99759 

•99754 

.00005 

3509 

.02348 

1.00214 

.99786 

■99782 

.00004 

.2876 

.01923 

I.OO151 

•99849 

99849 

.00000 

.2817 

.01884 

1.00146 

.99854 

■99855 

— .OOOOI 

.2500 

.01672 

i.ooi  14 

.99886 

.99886 

.00000 

.2000 

.01338 

1.00065 

1 -99935 

.99936 

— .00001 

.1155 

.007712 

.99982 

1 1.00019 

1.00021 

— .00002 

')  Soc.  cit.  *•)  Wied.  Aon.,  18,  191,  1883. 
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Die  Heobachtungen  sind  nicht  genügend 
genau,  um  mit  Bestimmtheit  zu  sagen,  dass  hier 
eine  Zusammenziehung  vorhanden  ist,  sondern 
sie  zeigen  nur  eine  o,2S*j,  Lösung  als  die  kon- 
zentrierteste Lösung  an  mit  einem  V'olumen, 
das  kleiner  ist  als  das,  welches  ihr  Konstitions- 
Wasser  im  freien  Zustande  haben  würde. 

Bei  dem  Eisensulfat  wurden  die  unter- 
suchten Lösungen  dadurch  hergestellt,  dass 
das  Salz  direkt  mit  Wasser  gemischt  wurde. 
Das  Wa.sser  wurde  frisch  gekocht,  damit  es 
von  der  etwa  in  ihm  gelösten  Luft  möglichst 
befreit  wurde.  Da  dieses  Salz  die  Eigen- 
schaft besitzt,  dass  es  sich  nach  erfolgter 
Lösung  allmählich  zersetzt,  so  wurde  jede 
Lösung  so  bald  wie  möglich  nach  ihrer  Her- 
stellung analysiert.  Das  spezifische  Gewicht 
der  Lösung  wurde  alsdann  be.stimmt  und 
eine  andere  Analyse  vorgenommen.  In  allen 
Eällen  lag  der  Unterschied  zwischen  den 
Resultaten  der  Analyse  innerhalb  der  Grenzen 
des  experimentalen  Fehlers. 

Die  zur  Analysis  angewandte  Bürette 
war  von  Mohr'scher  Konstruktion  mit  Hahn- 
stopfen aus  Glas.  Sie  hatte  ein  Fassungsver- 
mögen von  50  ccm  und  war  eingeteilt  in  0,1 
ccm.  Mittels  derErdmann’schenVorrichtung 
konnte  man  0,025  ccra  ablesen.  Korrekturen 
wurden,  falls  notwendig,  an  den  Voluminis 
zwischen  den  Teilstrichen  Je  eines  Kubik- 
centimeters  vorgenommen.  Man  fand  diese, 
indem  man  das  hinzugefUgte  Wasser  bei  einer 
bekannten  Temperatur  wog. 

Zur  Analyse  wurde  eine  Lösung  von 
Kaliumpermanganat  herge.stellt  und  seine 
Stärke  mehrere  Male  sorgfältig  dadurch 
bestimmt,  dass  sie  mit  einer  abgewogenen 


Menge  von  Oxalsäure  bei  60"  titriert  wurde. 
Indem  man  die  Oxalsäure  auf  ihre  äquivalente 
Menge  von  Eisensulfät  reduzierte,  zeigten 
die  Ergebnisse  der  Titration,  dass  i ccm  der 
übermangansauren  Kalilösung  einer  Lösung 
von  Eisensulfat  gleichwertig. war,  welche  die 
folgende  Anzahl  von  Grammen  pro  ccm  ent- 
hielt: 0,01553,  0.01550,  0,01548,  0,01554, 
welche  einen  Mittelwert  von  0,1551  ergeben 
und  einen  möglichen  Fehler  von  etwa  o,2",j 
anzeigen.  Da  eine  Lösung  von  übermangan- 
saurem Kali  sich  allmählich  zersetzt,  wurde 
die  Stärke  der  zur  Analyse  benutzten  Lösung 
von  Zeit  zu  Zeit  untersucht. 

Um  eine  Lösung  zu  analysieren,  wurde 
eine  bestimmte  Menge  mittels  einer  Pipette 
herausgenommen  und  in  ein  Becherglas  ge- 
stellt, ein  Krystall  von  Soda  und  etwas 
Schwefelsäure  hinzugefügt,  so  dass  die 
entstehende  Kohlensäure  die  Lösung  so 
weit  wie  möglich  vor  der  Berührung  mit 
der  Luft  schützte.  Diese  wurde  dann  mit 
der  übermangansauren  Kalilösung  titriert. 
Bei  der  Titration  einer  Lösung  von  0,5  Kon- 
zentration difleriert  der  Betrag  an  erforder- 
lichem übermangansauren  Kali  vom  Mittel- 
werte um  mehr  als  0,025  ccm,  was  einen 
möglichen  Fehler  von  O.i^/o  andeuten  würde. 
Daher  ist  der  mögliche  gesamte  Fehler  in 
der  Konzentration  0,3%. 

Bei  Lösungen  mit  einer  Konzentration 
von  weniger  als  0,3  würde  ein  Fehler  von 
°i3*/o  i”  Konzentration  einen  Fehler  von 
der  6.  Dezimalstelle  des  Volumens  von 
Wasser  in  einem  Gramm  der  Lösung  her- 
vorrufen.  Bei  Konzentrationen  zwischen  0,3 
und  0,6  würde  der  Fehler  0,00001  sein. 


Eisen-Sulfat. 


Gramm  Salz 
in  100  {* 
Lösung 

Gramm-Mol. 
pro  Liter 

Oiebtißkeit 
bei  i8» 

Vol.  (V)  von 
1 Lösunj? 
(ccm) 

Vol.  (V')  von 
Wasser  in  i g 
Lösuoc  (ccm) 

V— V' 

.9878  ^ 

.06564 

1 .00832 

•99' 74 

.99148 

.00026 

.8668 

.05672 

1.00709 

.99296 

.99269 

.00027 

.6921 

.04586 

1.00551 

•99452 

•99444 

.00008 

.6398 

•04237 

1 .00499 

•99503 

.99496 

.00007 

.5240 

.03467 

1.00388 

.99614 

■99613 

.00001 

.4850 

.03208 

1.00357 

.99644 

.9965' 

— .00007 

3614 

.02387 

1.00233 

99765 

•99775 

— .00010 

.31  IO 

.02053 

1.00186 

.99812 

.99825 

— .00013 

.2212 

•01795 

1.00091 

.99907 

•99915 

— .00008 

.2001 

.01320 

1 .00068 

•99930 

•99936 

— .00006 

.1708 

.01 1 26 

1.00035 

.99965 

.99966 

— .00001 

.1386 

•009134 

1. 00000 

1. 00000 

.99998 

+ .00002 
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Aus  dieser  Tabelle  ersehen  wir,  dass 
eine  0,5  -Lösung  die  konzentrierteste  Lösung 
ist,  welche  eine  Volumverminderung  er- 
zeugt, da  die  grösste  Volumverminderung  bei 


einer  0,31  • ,-Lösung  entsteht. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Re- 
sultate der  Bestimmungen,  die  sich  auf 
Dijken's  Beobachtungen  stützen; 


Ammonium-Sulfat 


Gramm  SaU 
ia  )000  g 
Löaaag 

Gramm-Mol. 
pro  14ter 

Spetißsches 

Gewicht 

i6*/i6» 

Vol.  (V)  von 

I g Lösung 
bei  16®  (ccm) 

Vol.  (V‘)  von 
Wasser  in  I g 
Lösaag  bei  i6® 
(ccm) 

V— V' 

05514 

.004523 

1 .000347 

1.00068 

i. 00047 

.00021 

t.1251 

.009232 

1 .000704 

1.00032 

.99990 

.00042 

2.3114 

.018980 

1.001436 

.99960 

.99871 

.00089 

4.5840 

.037694 

1.002823 

.99821 

■99643 

.00178 

10.0893 

.083234 

1.006093 

.99496 

•99093 

00403 

20.0138 

.16608 

1. 01 2023 

.98914 

.97761 

.01153 

40.5236 

•34030 

1:0241  *7 

•97744 

.96046 

.01698 

56.8536 

.48 1 89 

1.033690 

.96840 

.94411 

.02429 

Lithium-  Sulfat 


Gramm  Sale 
in  1000  g 
Lösung 

Gramm-MoL 
pro  Liter 

.Spezifiacbes 

Gewicht 

i6«/i6® 

Vol.  (V)  von 

1 g laÖSttOg 
bei  16®  (ccm) 

Vol  (V)  von  j 
WnjMr  In  I g 1 V— V' 

Lösung  bei  i6®  I 
(ccm) 

4.8526 

.04414  1 

1 .002469 

.99856 

.99617  ! .00239 

10.9128 

.09981 

1.005549 

•99346 

1 .99010  00336 

17.9016 

■16431 

1.0091 13 

.99199 

1 .98310  1 .00889 

Ich  gebe  weiter  sowohl  die  oben  erhaltenen  Resultate  und  jene  aus  der  schon  er 
wähnten  Arbeit  MacGregors; 


Sulfate,  welche  die  Zusammenziehung  aufweisen. 


Konrentration  der 
schwächsten 
untersuchten  Lösung 

Auadebnung 
in  ccm 

Ucobarhter 

Ammonium 

•05  s */o 

.00021 

Dijken 

Ammonium- Aluminium 

1-50  „ 

.001  1 I 

Gerlach 

Ammonium-Eisen 

2.76  „ 

.00513 

Ammonium-Natrium 

4-99  - 

.01732 

Schiff 

Beryllium 

3 40  „ 

.00462 

Mendelejeff 

Ferri-Eisen 

10. 

.01242 

Gerlach 

Wasserstoff-Kalium 

5- 

.01454 

Kohlrausch 

Lithium 

■48  0 

.00239 

Dijken 

Magnesium-Kalium 

3-43  V 

.00407 

Schiff 

Kalium 

1 • s* 

.00147 

Hassenfratz 

Kalium-Aluminium 

■72  „ 

.00041 

MacGregor 

Natrium 

•13  n 

.00013 

Author 

Kalium- Eisen 

2-85  , 

.00416 

Gerlach 
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Sulfate,  welche  die  Zusammenziehung  aufweisen. 


Konzentration  der 
schwächsten 
antersuchteo  1.6«ung 

Aaidehnong 
in  ccm 

Cadmium 

•36 »/. 

.21 

.CXX>13 

Cobalt 

5-5  s 

2.8 

.00064 

Kupfer 

5-2  , 

2.9 

■00033 

Ferro-Eisen 

■31 

.00013 

Magnesium 

3-3  , 

1.6 

.OCX575 

Nickel 

«.5  » 

4-3 

.0004  j 

Zink 

5 9 - 

27 

.0004 

B«obachter 


Grotian 

Author 

Morrison 

Kohlrausch 

Thomsen 

MacGregor 

Author 

MacGregor 

Faver  & Valson 

Nicol 

MacGregor 


Aluminiumsulfat  kann  gleichfalls  in  die 
obige  Tabelle  eingeschlossen  werden,  da 
Morri  son's  Beobachtung  mit  der  Gerlach's 
es  wahrscheinlich  machen,  dass  diese  Salze 
Zusammenziehung  aufweisen.  Bei  Sulfaten, 
welche  keineZusammcnziehung  gezeigt  haben, 
gebe  ich  die  Konzentration  der  schwäch.sten 
untersuchten  Lösung  an  und  den  Wert  der 
Ausdehnung  für  jene  Lösung. 

Hei  näherer  Prüfung  der  letzten  zwei 
Tabellen  findet  man  i.  dass  in  der  ersteren 
Tabelle  jedes  ,\letall  zweiwertig  ist,  und  in- 
folgedessen nur  ein  Atom  in  .Molekül  vor- 
handen ist,  während  in  der  letzten  Tabelle 
jedes  Metall,  au.sscr  Beryllium,  mehr  als  ein 
Atom  im  Molekül  .seines  Sulfates  hat.  So- 
weit also  die  zuverl,ä.ssigen  Daten  uns  in  den 
Stand  setzen,  uns  ein  Urteil  zu  bilden,  scheint 


daher  die.se  Eigenschaft  den  Sulfaten  der 
zweiwertigen  Metalle  eigentümlich  zu  sein. 
Die  einzige  Ausnahme  davon  bildet  Beryllium, 
und  dieses  ist  nur  in  einer  Lösung  geprüft 
worden,  deren  Konzentration  3,4 */o  betrug. 
Meine  Arbeit  war  nicht  von  genügender  Ge- 
nauigkeit, um  eine  Volumverminderung  bei 
Mangan  festzustellen,  macht  sie  aber  wahr- 
scheinlich. Die  Volumvermindenmg  von 
Aluminium  ist  zweifelhaft.  Wenn  .Muminium 
in  der  ersten  Tabelle  enthalten  wäre,  so 
würden  die  Ergebnisse  andeuten,  dass  die 
Sulfate  der  zweiwertigen  Metalle  eine 
V'olumvermindcrung  aufweisen,  diejenigen 
der  ein  wertigen  Metalle  aber  nicht;  diejenigen 
von  dreiwertigen  Metallen  können  beides, 
während  diejenigen  zweiwertiger  Metalle  cs 
gleichfalls  nicht  können. 


DIE  ELEKTROMOTORISCHE 
KRAFT  DER  METALLE  IN  CYANID-LÖSUNGEN. 

Von  Prof.  S.  B.  Christy.  (Schlu«».) 


DasVolumen  der  Lösung  betrug  250ccm. 
Die  Einwirkung  dauerte  in  jedem  Falle 
48  Stunden.  Die  Verluste  sind  in  Tabelle  XV 
zusammenge.stellt;  sie  sind  etwas  kleiner  als 

vorher  und  können  unter  ' - vernachlässigt 
1000  ” 

M 

werden.  In  diesem  halle  wurde  — 

2000 

nicht  bestimmt.  Der  Vorteil  der  L^e  in 
der  Nälie  der  Oberfläche  und  der  Luft  wird 


veranschaulicht  durch  einen  Vergleich  von 
No.  5 und  8.  Wenn  das  Gold  nahe  der 
M 

Oberfläche  einer  Losung  aufgehängt 

war,  betrug  der  V'erlust  21,44  mg  in 
48  Stunden  oder  fast  mg  per  Stunde; 
wenn  der  Streifen  am  Grunde  desselben 
Volumens  einer  ähnlichen  Lösung  sich  be- 
fand, betrug  der  Totalverlust  nur  8,7  mg 
oder  kaum  '/,  so  viel. 
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Tabelle  XV. 

Löslichkeit  von  Gold  in  Kalium-Cyanid  von 
verschiedener  Stärke  in  48  Stunden. 


No. 

Stärk«  des 
Cynnids 

1 

KCy, 

•/o 

Goldverlutt 
in  48  Sid. 
mg. 

I 1 

M 

1 IC», 000 

0.000065 

1 

2 

M 

1 10,000 

1 M 

0.00065 

0.06 

1 

3 

lOOO  . 

0.0065 

i 

433 

4 

M 1 

8oo 
M 

' 0.008 

1 

3.86 

5 

* 400 

M 1 

0.016 

21.44 

6 

200 

M 

0.0325 

36.57 

7 

100 

0.065 

1 42.79 

Sämtliche  Resultate  sind  in  Fig.  120  zu- 
sammen mit  dem  Spannungszustand  des 
Goldes  durch  die  Kurven  a,  6,  c und  d 
dargestellt.  Nach  der  Spannungs-Kurve  wird 
die  Spannung  = o für  eine  Cyanidlösung 


von  0,00675  M <=**3  0,044*/,;  und  es 
ist  ganz  merkwürdig,  dass  dieses  Resultat 
sehr  nahe  der  Grenze  der  Stärke  liegt,  die 
die  Praxis  bereits  nachgewiesen  hat.  Nichts- 
destoweniger sind  in  der  Praxis  Lösungen 
von  0.01  */,  und  weniger  angewendet  worden; 
und  meine  Versuche  zeigen,  dass  die  Lösung 

bis  zu  oder  0,00325  V,  und  vielleicht 
2000  j j 

M 

bis  zu  oder  0,001 6 *.,  KCy  einwirkt. 
4000 

Ein  scheinbarer  Widersprach. 

Obwohl  man  sieht,  dass  die  Kurven  für 
die  Löslichkeit  sämtlich  sehr  nahe  der 
Spannungskurve  verlaufen,  scheint  die  That- 
sache,  dass  die  Wirkung  für  den  Wert  Null 
des  Potentials  des  Goldes  iortbesteht,  dem 
Nernst 'sehen  Gesetze  zu  widersprechen. 
Jedoch  ist  dieser  Widerspruch  nur  ein  schein- 
barer. Dies  entspricht  der  neuen  Theorie, 
dass  (ausgenommen  die  unendlich  kleinen 
Beträge,  welche  zur  Erzeugung  des  statischen 
Spannungszustandes  notwendig  sind)  die 
Ionen  nur  paarweise  entstehen  oder  ver- 
schwinden können ; d.  h.  für  jedes  Ion 
mit  positiver  elektrischer  I.adung  muss 
ein  Ion  mit  einer  gleichen  negativen 


aio 

0.0s 

0.00 

aos 

0.10 

ais 

0.K) 

0.2s 

o.ao 

(U5 

0.40 

0.46 

0.60 

0.66 

&60 


0.001 


Geldverlust. 
170  m«. 


04)02  Q.003  O.OCH  OsOOO  OgOO«  0.007  aOOO  0.009 


120.  SpAsDUDg  und  LOtltchkeii  von  Gold  in  Knlitun*Cyanld. 
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Ladung  entstehen.  Wenn  daher  ein  positives 
Ion  entsteht,  muss  ein  anderes  positives  Ion 
verschwinden,  oder  ein  negatives  muss  eben- 
falls augenblicklich  erscheinen.  (Hei  Ionen 
mit  wechselnder  Wertigkeit  ist  ein  Ion,  das 
eine  zweifache  oder  dreifache  Wertigkeit  be- 
sitzt, natürlich  zwei  oder  drei  entgegengesetzt 
elektrischen  einwertigen  Ionen  gleich.) 

Z.  B.  besteht  in  meinen  Versuchen  zur 
Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft 
des  Goldes  in  Kaliumcyanidlösung  in  Bezug 
auf  die  Normalelektrode  dieses  Paar  aus: 
Gold  : KCy 
KCl,  IlgCLHg. 

Wenn  das  Gold  sich  löst,  wandert  das 
positive  Gold  vom  Golde  mit  positiver 
Ladung,  und  damit  die  Lösung  weiter  vor 
sich  gehen  kann,  muss  ein  gleicher  Strom 
von  positiven  Ionen  mittels  des  Kaliums  durch 
die  Lösung  nach  dem  Quecksilber  fliessen. 
Die  Kalium  lonen  treiben  schliesslich  einige 
der  Quecksilber-Ionen  aus,  die  in  dem  die 
Elektrode  bildenden  Quecksilber  niederge- 
schlagen werden,  w'obei  sie  gleichzeitig  ihre 
Ladung  an  positiver  Elektrizität  an  da.sselbe 
abgeben.  Sogleich  entsteht  ein  entsprechen- 
der Strom  negativer  Ionen  in  entgegen- 
gesetzter Richtung,  Zuerst  Chlor  und  dann 
Cyan  bewegen  sich  in  entgegengesetzter 
Richtung  nach  dem  Golde,  und  dieses  bildet 
mit  dem  Cyan  das  komplexe  negative  Ion 
(Au  Cyi)  ( — ) nach  der  Formel 

Au  (+)  + Cy  (-)  = (Au  Cy.)  (-). 

Die  Wirkung  dieses  Paares  dauert  so  lange, 
als  die  elektromotorische  Kraft  der 
Kombination  grösser  als  Null  ist,  und, 
wie  wir  bei  meinen  Versuchen  gesehen 
haben,  lange  nachher,  nachdem  die  elektro- 
motori.sche  Kraft  des  Goldes  in  der  ver- 
dünnten Cyanid-Lösung  Null  geworden  ist. 
Denn  das  Bestreben  der  Quecksilber-Ionen, 
ihre  Ladung  an  die  Quccksilberclektrode  ab- 
zugeben, kann  nur  durch  die  plötzliche 
Lösung  des  Goldes  einen  Strom  verursachen, 
d.  h.  das  Bestreben  der  positiv  elektrischen 
Ionen  des  Quecksilbers,  die  Ladung  abzu- 
geben, kann  die  Lösung  des  Goldes  verur- 
sachen, lange  nachdem  seine  eigene  elektro- 
motorische Kraft  zu  wirken  aufgehört  hat. 

Die  elektromotorische  Kraft  des  Sauer- 
stoffes der  Luit  als  hinreichende  Ursache 
der  Lösung  des  Goldes  ln  Cyanidlösungen. 

Es  giebt  noch  einen  anderen  Körper, 


der  zur  Bildung  negativer  Ionen  wesentlich 
beiträgt.  Dies  ist  der  Sauerstoff  der  Luft. 
Bei  Anwesenheit  von  Wasser  .sucht  das 
Molekül  des  Sauerstoffes  Oj  den  ionischen 
Zustand  anzunehmen,  indem  es  sich  mit  dem 
Wasser  vereinigt  und  vier  negativ  elektrische 
Ionen  bildet,  also: 

0,(±)+2ll,0(±)  = 4(0H)  (-). 
Wenn  nun,  wie  Traube  vorausgesehen  hat, 
Metalle  sich  in  Gegenwart  von  Sauerstoff 
lösen,  verbindet  sich  ein  Molekül  des  letzteren 
direkt  mit  zwei  Atomen  des  potential  ent- 
stehenden Wasserstoffes),  also; 

O,  2ll  = H,0,. 

Nachher  trennen  sich  die  Peroxyde  des 
Wasserstoffes  in  zwei  negative  Hydroxyl- 
lone,  welche  dadurch,  dass  .sie  in  die  Lösung 
mit  negativen  elektrischen  Ladungen  ein- 
dringen,  einen  Strom  in  derselben  Richtung 
zu  erzeugen  suchen,  in  welcher  die  positiv 
elektrischen  Quecksilber-Ionen  beim  Verlassen 
der  Lösung  fliessen,  d.  h Sauerstoff  kann 
bei  der  Lösung  des  Goldes  dieselbe  Rolle 
spielen,  wie  die  Quecksilber-Ionen  in  der 
oben  erwähnten  Normalelektrode. 

Die  Wichtigkeit  eines  reichlichen  Sauer- 
stoffvorrates wird  durch  die  Kurven  in 
Fig.  1 20  veranschaulicht.  ln  Kurve  c 
ist,  obwohl  nur  */•  ''■^1  Cyanid  als  bei 

Kurve  b vorhanden  ist,  der  Betrag  des  ge- 
lösten Goldes  grösser,  ausgenommen  für 
die  sehr  verdünnten  Lösungen.  Der  in  die 
Augen  springende  Schluss  ist  daher,  dass 
der  Luftgehalt  grösser  ist.  Da  der  Cyanid- 
Vorrat  in  beiden  Fällen  gross  ist,  bestimmt 
die  Sauerstoffmenge  den  Grad  der  Löslich- 
keit. Da  für  verdünnte  Lösungen  der  Be- 
trag des  gelösten  Sauerstoffes  bei  b genügend 
gross  ist,  ist  das  grössere  Volumen  des 
Cyanids  der  bestimmende  Faktor,  und  der 
in  b gelöste  Betrag  ist  in  diesem  Falle  grö.sser 
als  in  c. 

Eine  interessante  Bestätigung  dieser  An- 
sichten findet  man  bei  M aelaur  i n’s  Versuchen 
über  die  Löslichkeit  des  Goldes  in  einer 
mit  Sauerstoff  gesättigten  Kaliumcyanid- 
lösung*). Er  führte  zwei  Reihen  von  Ver- 
suchen mit  Goldstreifen  in  Lösungen  von 
verschiedenen  Stärken  aus.  Die  einen  Ver- 
suche wurden  während  3 Stunden  ruhig 
stehen  gelassen,  während  die  zweiten  bewegt 
wurden.  Die  sich  ergebenden  Verluste  sind 
in  folgender  Tabelle  XVI  enthalten: 

*)  Journal  Chemical  Socieijf  LXIII,  p.  731. 


Tabelle  XVI. 


KCy,  » . 

I 

5 

1 

IO 

20 

1 

40 

50 

Gold -Verlust,  mg.*) 

«45  1 

*355 

15.40  1 

11.15 

1 8-55  , 

5.8 

1 5-05 

Diy;  i-  “ b'/  '.ji;=>gle 


*)  Kurve  A,  Kig.  I2i. 
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9 4 ^ 19-93  , 29-9  , 39  47-3 

39.1  31.4  21 -I  I 14.2  10.8 


K.Cy,  •/.  1 4-9 

Gold-Verlust,*)  mg.  | 18.7  47.2 

In  beiden  sieht  man,  dass  eine  ra.sche 
Zunahme  der  lösenden  Kraft  aufwärts  bis  zu 
etwa  8 oder  lo*,',  KCy  eintritt;  dann  lallt 
sic  wieder  allmählich,  bis  bei  50*  „ die  Lös- 
lichkeit des  Goldes  weniger  als  betragt. 
Die  Wichtigkeit  dieser  von  Maclaurin  ent 
deckten  Beziehung  ist,  glaube  ich,  vorher 
niemals  gewürdigt  worden.  Ist  es  nicht 
merkwürdig,  dass  die  starke  Cyanidlösung 
weniger  Gold  als  eine  schwache  auflösen 
sollte,  während  die  elektromotorische  Kraft 
des  Goldes  beständig  zunimmt? 

Im  Lichte  der  neuen  Theorie  ist  aber 
der  Grund  dafür  nicht  weit  zu  suchen,  denn 
niemals  wird  die  elektromotorische  Kraft  des 
Goldes  gross  genug,  um  ohne  äussere  Hilfe 
irgend  welche  andern  positiven  Ionen  zu 
verdrängen,  wie  jene  des  Kaliums  im 
Cyanid  oder  der  Wasserstoff  im  Was.ser; 
und  wenn  dies  nicht  der  Kall  i.st,  können 
die  Gold-Ionen  sich  nicht  mehr  bilden,  noch 
kann  das  Gold  .sich  lösen.  Aus  die.sem 
Grunde  (wie  .Maclaurin,  ich  und  andere  ge- 


zeigt haben)  löst  sich  Gold  in  Cyanid- 
lösungen nicht  bei  Anwesenheit  von  Sauer- 
stoff oder  eines  gleichwertigen  Stoffes,  Mit 
anderen  Worten,  wenn  nicht  irgend  ein 
anderes  negatives  Ion  wie  (OH)  ( — ),  (CI)  ( — ) 
oder  (Br)( — ) hinzugefügt  wird,  oder  irgend 
ein  anderes  positives  Ion  wie  (K)  (-|-)  etc. 
durch  irgend  eine  äussere  Kraftquelle  ver- 
drängt wird,  so  kann  eine  .-\ktion  nicht  vor 
sich  gehen.  Gewöhnlich  liefert  der  Sauer- 
stoff der  Luft  diese  Energie;  wie  wir  oben 
gesehen  haben,  löst  derselbe  sich  in  der 
Lösung,  und  liefert  die  zur  Lösung  des 
Goldes  notwendigen  negativen  Ionen. 

■Maclaurin  hat  auch  den  Schlüssel  zu 
der  unregelmässigen  Wirkung  der  starken 
Cyanidlösungen  gefunden.  Er  zeigte  that- 
sächlich,  dass  Sauerstoff  in  starken  Cyanid- 
Lösungen  weniger  löslich  ist  als  in  schwachen. 
Die  folgenden  Ergebnisse  für  den  Löslich- 
keitskoeffizienten  des  Sauerstofl'koeffizienten 
in  KCy  sind  aus  seinen  Kurven  durch  Inter- 
polation entnommen. 


Tabelle  XVII. 


.Stärke  KCy  " „ 

l 

5 

1 

20 

30  , 

40  , 

50 

Löslichkeit  " „ 

U 

1 0.0295  j 
i 0.0290  1 

0.0235 

0.022 

0.019 
0.01  s 

0.014 

0.013 

0.0103 

0.008 

0.005  • 

0.003 

Ich  habe  die  Ergebnisse  der  obigen 
Versuche  Maclaurin's  umgezeichnet,  um  sie 
mit  meinen  eigenen  besser  vergleichen  zu 
können.  Ich  habe  sowohl  die  Geldverluste 
Maclaurin's  als  .auch  die  Kurve  fürdic  zweiten 
Werte  seiner  Löslichkeitskoeffizienten  des 
Sauerstoffes  in  Figur  121,  de.sgicichcn  habe 
ich  die  Spannungskurve  für  Gold  aus  meinen 
eigenen  Experimenten  hinzugefugt. 

Es  ist  also  klar,  warum  zwischen  5 und 
und  6",,  ein  Maximum  der  Löslichkeit  vor- 
handen sein  soll.  Zwei  Ursachen  bewirken 
die  Lösung  des  Goldes.  Erstens  die  elektro- 
motorische Kraft  des  Goldes  selbst,  welche 
allein  zu  diesem  Zwecke  unzureichend  ist, 
und  zweitens  die  Kraft  der  Hydroxyl-Ionen. 
Wenn  wir  die  letzteren  proportional  der 
Löslichkeit  des  Sauerstoffes  annehmen,  so 
sehen  wir,  dass  die  beiden  Kräfte,  welche 
die  Lösung  des  Goldes  zu  bewirken  suchen, 
dahin  streben,  sich  in  umgekehrtem  Ver- 
hältnis zu  vergrössern.  Ferner,  dass  die 

*)  Kurve  ü,  Fig.  lai. 


elektromotorische  Kraft  des  Goldes  sehr 
rasch  zunimmt. 

Die  Löslichkeit  des  Sauerstoffes  (und,  wie 
wir  angenommen  haben,  der  Hydroxyl-Ionen) 
ist  ein  Maximum  für  reines  Wasser  und  sinkt 
in  dem  Grade,  wie  die  Spannung  des  Goldes 
sich  vergrössert.  Zwischen  5 und  t o“  , haben 
diese  beiden  Faktoren  ihre  grösste  Wirkung. 
Ueber  jenen  Funkt  hinaus  verlaufen  die 
Löslichkeitskurven  der  Lösung  für  Sauerstoff 
und  Gold  fast  par,allel  zu  einander. 

Keiner  von  diesen  beiden  Faktoren  allein 
ist  imstande,  den  Maximalpunkt  der  Lös- 
lichkeitskurven zu  erklären.  Wenn  die 
Anwesenheit  von  .Sauerstoff  die  einzige 
Ursache  wäre,  würde  die  grösste  Lös- 
lichkeit bei  verdünnten  Losungen  ein- 
treten.  Da  beide  aber  zusammen  wirken, 
liegt  die  grösste  Wirkung  zwischen  diesen 
Extremen.  So  weit  ich  gesehen  habe.  Ist 
dieses  umgekehrte  V'erhältnis  zwischen  der 
elektromotorischen  Kraft  des  Goldes  und 
jener  des  Sauerstoffes  in  Cyanidlösungcn  von 
verschiedener  Stärke  als  kontrollierender 
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GoldvcrIuvL 

mg. 


Fig.  lai, 

LöflichkciC  des  Goldes  and  .Sauerstoffes  in  KCy.  (Nach  den  Versuchen  Max  Laurias  umgcxetchnet.) 

C.  Löilicbkeit  des  Sauerstoffes  in  KCy  • Lösung. 
% Volumen  X looo  (Maclaorio). 

D.  Spanmingskurve  von  Gold  (Christy). 

Aufnahme  von  Sauerstoff  dadurch  geeignet 
gemacht  wird,  dass  sie  mit  Platinschwamm 
überzogen  wird. 

Wenn  diese  bei  atmosphärischem  Druck 
in  Sauerstoff  und  das  Ende  des  Drahtes  in 
M 

^ Schwefelsäure  getaucht  wird,  und  diese 
letztere  mit  der  Normal-Elektrode  verbunden 


A.  Goldvcrlast  in  mit  Sauerstoff  gesättigter  Lötung- 
(Muclauriu.)  Riowirkong  3 Sid. 

H.  Goldverlntt  in  mit  Sauerstoff  gciattigter  Losung. 
.Maclaurin.)  Einwirkung  3 Sld. 

Faktor  bei  der  Bestimmunjr  der  Löslichkeit 
des  Goldes  in  solchen  Lösungen  nie  vorher 
bemerkt  worden.  In  gewissem  Sinne  ist 
dies  ein  Wendepunkt  bei  der  Diskussion  und 
verdient  daher  ein  wenig  Beachtung. 

Das  ionisierende  Bestreben  des  Sauer- 
stoffes ist  durch  eine  Zelle  gemes.sen  worden, 
welche  eine  Platinelektrode  enthält,  die  zur 
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wird,  löst  sich  das  Quecksilber,  und  ein  posi- 
tiver Strom  fliesst  durch  die  Lösung  vom 
Quecksilber  nach  dem  l’latin  mit  einem 
1‘otential  von  0-75  Volt. 

Dieser  Strom  ist  entgegengesetzt  gerichtet 
demjenigen,  der  durch  die  elektromotorische 
Kralt  des  Quecksilbers  erzeugt  wird,  d.  i. 
— 0,560  Volt;  folglich  ist  die  elektromo- 
torische Kraft  des  Sauerstoffes  bei  atmo- 
sphärischem Druck  in  Berührung  mit  l’latin- 

schwamm  in  ^ Schwefelsäure  gleich  der 

Summe  aus  diesen,  oder  1,31  Volt.  Sie  ist 
negativ,  also;  — 1,31  Volt,  da  ja  negative 
Ionen  erzeugt  werden  und  die  Lösung  durch 
sie  negativ  elektrisch  gemacht  wird. 

Wenn  die  obige  Hestimmung  richtig  ist» 
so  folgt,  dass,  wenn  wir  an  Stelle  der  Normal- 
IClektrode  in  der  obigen  Kombination  ein 
Gelass  stellen,  das  eine  Goldelektrode  und 
eine  so  schwache  Kaliumcyanidlösung  ent- 
hält, dass  das  Potential  des  Goldes  nicht 
blos  Null  ist,  sondern  ebenso  niedrig  als 
das  des  Quecksilbers,  also  — 0,560,  selbst- 
verständlich eine  ähnliche  Spannung  von 
-|-  0,75  bestehen  sollte;  in  diesem  P'alle  aber 
würde  das  Gold  anstatt  das  Quecksilber  sich 
auflösen,  und  der  positive  Strom  würde  durch 
die  Lösung  vom  Gold  nach  dem  Platin  wie 
vorher  fliessen.  ln  diesem  P'alle  müsste  man 

natürlich  eine  — Lösung  von  K,  SO,,  KCl 

oder  irgend  eines  anderen  neutralen  Salzes 
zwischen  die  H»  SO,  und  die  KCy  - Lösung 
einschalten,  um  ihre  direkte  P-inwirkung  auf 
einander  zu  verhindern. 

Nun  absorbiert  und  ionisiert  Gold  nicht 
so  schnell  wie  Platin,  aber  es  wirkt  ähnlich, 
obwohl  in  viel  geringerem  Masse.  Um  die 
Richtigkeit  dieser  Ansichten  zu  zeigen,  nahm 
ich  zwei  kleine  Porzellangefä.sse,  IJ  u.  O 
(Fig.  122),  in  welche  die  beiden  Kilektroden 
b u.  o eintauchten.  Fjs  waren  Goldstreifen, 
welche  von  Platinzangen  gehalten  wurden 
und  mit  einem  Spiegelgalvanometer  G von 
3000  Ohm  Widerstand  einschliesslich  der 
Zelle  und  einem  Widerstand  R von  30000 
Ohm  verbunden  waren.  Die  Lösungen  in 
beiden  Zellen  sind  elektrisch  durch  die 
Flüssigkeit  des  .Syphons  C mit  einander  ver- 
bunden. 

Es  ist  sehr  schwierig,  eine  Cyanidlösung 
gänzlich  frei  von  Sauerstoff  herzustellen,  und 
unmöglich,  dieselbe  rein  zu  erhalten,  wenn 
sie  nicht  hermetisch  verschlossen  ist.  ICs 
wurde  die  folgende  Methode  gewählt.  Ein 

•)  l.e  HUdc,  Electro  tlhcmulry,  p.  221. 


Liter  destillierten  V\'a.ssers  wurde  unter  einer 
P'ilterpumpe  gekocht,  und  als  der  grösste 
Teil  des  gelüsten  Sauerstoffs  entfernt  war, 
wurde  Kaliumcyanid  hinzugesetzt  und  das 
Kochen  einige  Minuten  lang  fortgesetzt,  um 
die  wahrend  der  Lösung  des  Cyanids  ab- 
sorbierte Luft  herauszutreiben.  Ein  Kork 
wurde  mit  zwei  Röhren  versehen,  und  nach- 
dem die  lange  Röhre  unter  die  Oberfläche 
geschoben  war,  brachte  man  auf  die  Ober 
fläche  eine  Schicht  Paraffin-Oel,  um  die  Luft 
abzuschliesscn.  Das  Ende  des  Entladungs- 
rohres wurde  durch  einen  Kork  verschlossen 
gehalten,  wenn  der  Apparat  nicht  in  Gebrauch 
war.  pjs  war  leicht,  durch  Hineinblasen  in 
das  kurze  Rohr  auf  die  Oberfläche  des  Oeles, 
jede  beliebige  Menge  der  Lösung  zu  ent- 
laden; allerdings  gelangte  dadurch  jedesmal 
eine  kleine  Menge  Luft  in  die  Lösung.  Nach 
zXbkuhlung  wurde  die  Lösung  titriert,  und 
man  fand  einen  Gehalt  von  KCy  von  0,62“;, 
vor.  Eine  ähnliche  0,621*/,  KCy  - Lösung 
wurde  hergcsteilt  und  mit  Sauerstoff  fast 
gesättigt. 

Mittels  des  Galvanometers  G und  des 
VV'iderstandesR  ergab  eineLatimer-Clark-Zellc 
eine  z\bwcichung  von  7 Skalenteilen.  Das 
Gefäss  B (Fig.  122)  enthielt  12  ccm  von  ge- 
kochter 0,62"  „ KCj'  Lösung  und  O ein 
gleiches  Volumen  von  0,621“/,  KCy-Lösung, 
die  mit  Sauerstoff  vermischt  war.  Beim  P-in- 
tauchen  der  Goldstreifen  wurde  der  Streifen 
in  B negativ  elektrisch,  d.  h.  der  positive 
Strom  floss  von  B durch  die  Lösung  nach 
O mit  einer  EMK  = -j-  0,02  Volt.  Wenn 
die  Flüssigkeiten  in  B und  O mit  Paraffin- 
Oel  bedeckt  waren,  um  die  Luft  abzuschliesscn, 
stieg  die  EMK  bis  auf  -p  o,"! 08  Volt.  Schüttelte 
m.an  die  Elektrode  O leise,  so  stieg  die  EMK 
auf  -p  0,185  Volt;  schüttelte  man  B ein  wenig, 
so  fiel  sie  auf  -p  0,08  Volt  (wegen  des  ab- 
sorbierten Sauerstoffs).  W'enn  man  den 
Widerstand  von  30000  Ohm  ausschaltet,  den 
des  Galvanometers  dagegen  lässt,  so  wuchs 
die  Abweichung  bis  auf  6,5  Skalenteile,  die 
sich  beim  Pänschaltcn  des  Widerstandes  R 
auf  0,6  Skalenteile  oder  -p  0,12  Volt  ver- 
ringerte. 

Diese  fällt  allmählich  auf  0,2  Skalenteile 
oder  -P  0,04  V’olt,  welcher  Zustand  etwa  zwei 
Stunden  andauert.  Nach  dieser  Zeit  wurde 
der  Widerstand  ausgeschaltet,  und  die  Ab- 
weichung stieg  bis  zu  2,5  Skalenteilen  und 
beim  Schütteln  auf  12.  Hierauf  sank  sie 
wieder  auf  2,7,  die  zwei  Stunden  länger  be- 
ständig anhieit.  Nach  dieser  Zeit,  also  vier 
Stunden  im  ganzen,  wurden  die  Pdektroden 
herausgenommen  und  mit  Benzin  von  Oel 
und  der  Lösung  gereinigt.  Man  fand,  dass 
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die  Klektroden  einen  Gewichtsverlust  erlitten 
hatten,  wie  folgt: 

b verlor  1,28  mg  und  o 1,73  mg. 

Die  in  den  Gefässen  B und  O und  im 
Syphon  C befindlichen  Lösungen  wurden 
gleichfalls  untersucht,  wobei  sich  folgende 
Resultate  ergaben: 

B enthielt  1,25  mg,  O 1,68  mg  und 
C 0,06  mg  Gold. 


Der  Gesamtverlust  der  Klektroden  betrug 
also  3,01  mg.  während  der  gefundene  auf 
2.99  mg  sich  belief.  Die  DifiTerenz  von  0,02mg 
wurde  wahrscheinlich  beim  Waschen  der  Elek- 
troden verloren, 

Dieser  von  vielen  andern  be.stätigte  V'er 
such  zeigt  deutlich,  dass  der  positive  Strom 
von  dem  entoxydierten  nach  dem  oxydierten 
Cyanid  fliesst,  genau  so.  wie  die  Theorie  er- 


Fig.  122. 

Apparat  tur  Darsleltuog  der  lokalen  elektrolytischen  Wirkung  in  einer  Lufl  enthaltenden  Gold-Cyanid-Losung. 


geben  würde.  Die  Thatsache,  dass  in  der 
mit  Sauerstoff  angereicherten  Lösung  mehr 
Gold  gelöst  wird,  als  in  der  anderen,  steht 
dem  Anzeigen  des  Galvanometers  nicht  ent- 
gegen. 

Die  Lösung  des  Goldes  in  dem  Gefass  O 
erfolgt  wahrscheinlich  durch  die  wohlbekannte 
Erscheinung  der  »lokalen  Wirkungc.  Der 
Strom,  welcher  durch  den  Syphon  fliesst,  hat 
einen  Widerstand  von  3000  bis  33000  Ohm 
zu  überwinden,  während  die  lokale  Wirkung 
stets  da  eintritt,  wo  ein  OH  ( — ) Ion  mit 
Gold  und  KCy  in  Berührung  kommt.  Er 
verursacht  hier  einen  »Kurzschlussa  und  ver- 
vollständigt sich  auf  dem  Goldstreifen  auf 
jedem  von  Sauerstoff  freien  Punkte,  ohne 
durch  den  ganzen  äusseren  Stromkreis  hin- 
durchzugehen. 

Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die  That- 
sache, dass  1 ,73  mg  Gold  in  O gelöst  worden 
gegen  1,28  in  B,  mir  bew-eist,  dass  in  B 
etwas  Sauerstoff  enthalten  war,  wenngleich 


weniger  als  in  O,  und  dass  die  Losung  in 
jedem  einfach  im  Verhältnis  zum  anwesenden 
Sauerstoff  stand.  Aber  dies  spricht  nicht 
fürdieabsolutcVerurteilungdesGalvanometer.s. 
welches  zeigt,  dass  der  positive  Strom  u ahreiid 
der  Dauer  des  Versuches  vom  Streifen  b 
durch  die  Lösung  nach  Streifen  o fliesst. 
Die  einzige  Erklärung,  welche  übrig  bleibt, 
ist  die,  welche  ich  gegeben  habe.  Zweifellos 
trat  in  Zelle  O eine  bedeutende  lokale 
Wirkung  auf  Dass  dies  der  Fall  war,  wird 
auch  durch  die  Thatsache  augenscheinlich, 
dass  die  Wirkung  gleichförmiger  über  die 
Oberfläche  von  B verteilt  war,  während  der 
Streifen  o nicht  gleichmässig  beeinflusst 
wurde,  sondern  in  bemerkenswerter  Weise 
gelöst  wurde.  Diese  Streifen  und  namentlich 
einige  der  später  zu  beschreibenden  (aus 
Wasserstoffsuperoxyd)  wurden  meistens  nicht 
an  den  Ecken  zerfressen,  wie  man  es  eigent- 
lich erwarten  sollte,  sondern  längs  vertikaler 
Linien.  In  einigen  Fällen  wurden  sie  längs 
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dieser  Linien  derartig  zerfressen,  dass  nichts 
übrig  blieb  ausser  einem  dünnen  Gold- 
blättchen. ICs  schien,  dass  die  lokale  Wirkung 
eher  längs  dieser  Linien  begann,  als  an  den 
licken,  welche  Thatsache  aus  den  durch  die 
Verteilung  des  Sauerstoffes  entstehenden 
Potentialdifferenzen  hervorzugehen  schien  und 
dass  sie,  wenn  sie  einmal  vorhanden  war,  sich 
selbst  erhalten  konnte. 

Wahrscheinlich  ist  der  Prozess  in  allen 
hallen  der  Lösung  des  Goldes  in  durch- 
lüfteten Cyanidlösungen,  wie  im  obigen  Fall, 
eine  lokale  elektrolytische  Wirkung,  obgleich 
es,  da  die  Anwendung  eines  Galvanometers 
in  einem  solchen  Falle  unmöglich  ist, 
schwierig  sein  würde,  diese  Annahme  ausser 
durch  Interferenz  zu  beweisen. 

Bei  allen  solchen  Versuchen  muss  man 
sich  vergewissern,  dass  die  Goldstreifen  sich 
in  demselben  physikalischen  Zustande  be- 
finden, da  ja  das  Vorhandensein  von  mikro- 
skopischen Ueberzügen  oder  unwägbaren 
Spuren  von  eingeschlossenem  Ga.se  eine 
merkenswerte  Differenz  des  Potentials  bei 
anscheinend  gleichen  Goldstreifen  venirsachen 
kann.  Dies  untersucht  man  am  be.stcn  d.a- 
durch,  dass  die  Streifen  in  derselben  Lösung 
mit  einander  verglichen  werden.  Sie  wirken 
ebenso,  wenn  sie  .sorgfältig  durch  Kochen  mit 
der  Säure  gereinigt  und  dann  mit  destilliertem 
Wasser  gespult  und  in  einer  Bunsenflamme 
gleichmässig  geglüht  werden.  Werden  sie 
jedoch  in  verschiedenen  Teilen  der.selben 
Bunsenflamme  erhitzt,  so  rufen  sie  häufig 
ganz  merkenswerte  Differenzen  des  Potentials 
hervor,  welche  durch  die  eingcschlosscnen 
Gase  entstehen. 

Die  Wirkung  der  Wasserstoff-Per- 
oxyde. Das  angewandte  Wasserstoffsuper- 
oxyd war  Marchand's  Medicinal,das  5’  ol’ur- 
oxyd  enthielt,  wie  durch  Titrierung  mit  Ka- 
liumpermanganat bestimmt  wurde.  Nach  der 
neuen  Theorie  nimmt  das  HjO,  ( ^ ) aus 
dem  Goldstreifen  o,  der  positiv  wird,  zwei 
Fiinheiten  negativer  Klektrizität  auf  und 
trennt  sich  in  2 (OH)  ( — ). 

Beim  ersten  Versuch  wurde  eine  den 
gewöhnlichen  Betrag  von  absorbiertem  Sauer- 
M 

Stoff  enthaltende  — KCy-Lösungangew'andt, 

und  IO  ccm  dieser  Lösung  wurden  sowohl 
in  B wie  O eingefullt.  Hierauf  wurden  Gold- 
streifen b und  o in  B und  O eingetaucht 
und  der  Siphon  eingeschaltet.  Beide  Streifen 
hatten  dasselbe  Potential.  Der  Siphon 
wurde  entfernt  und  bei  B 5 ccm  Wa.sser 
und  bei  O 5 ccm  Wasserstoffperoxyd  hin- 
zugefUgt.  Beim  Kinschalten  des  Syphons 


und  der  Elektroden  wurde  b elektronegativ, 
d.  h.  die  Lösung  in  B wurde  durch  0,66 
Volt  clektropositiv;  oder  mit  anderen  W'orten, 
der  positive  Strom  floss  durch  die  Lösung 
von  b nach  o. 

Ein  anderes  Experiment  wurde  mit  ge- 
kochtem Wasser  und  0,62"  , KCySgemacht, 
welches  eine  Woche  lang  mit  einer  • , Zoll 
dicken  OcI.schicht  bedeckt  wurde.  B und  O 
wurden  mit  10  ccm  dieser  Lösung  gefüllt, 
ünd  die  Goldstreifen  und  der  Siphon  ein- 
geschaltet. Die  Streifen  zeigten  dasselbe 
Potential.  Der  Siphon  wurde  entfernt  und 
bei  B 2 ccm  destilliertes  Wasser  und  bei  O 
2 ccm  Wasserstoffperoxyd  hinzugefügt.  Nach- 
dem man  gemischt  und  den  Siphon  wieder 
an  seine  Stelle  gebracht  hatte,  stieg  die 
Spannung  auf  -f  0,57  Volt,  d.  h.  der  positive 
Strom  floss  durch  die  Lösung  von  b nach  o. 
Um  die  Luft  abzuschlies.sen,  bedeckte  man 
jede  Lösung,  ehe  man  den  Siphon  ein- 
setzte. mit  einer  Paraffinölschicht  von  etwa 
‘ , Zoll. 

Der  Widerstand  von  30CXX)  Ohm  wurde 
hierauf  au.sgeschaltet  und  nur  der  des  Galvano- 
meters (3CXX1  Ohm)  beibehalten,  worauf  die 
N.adel,  welche  vorher  eine  Abweichung  von 
2,6  Skalenteilen  zeigte,  einen  bedeutenden 
Ausschlag  gab.  (Die  Skala  war  in  21  Teile 
eingeteilt.)  Nachdem  der  in  dieser  Weise 
hergestellte  Kurz.schluss  i ' j Stunden  gewirkt 
hatte,  zeigte  sich  beim  Wicdereinschalten 
des  Widerstandes  von  30000  Ohm,  dass  die 
Spannung  der  Kombination  sich  noch  in  der- 
selben Richtung  befand,  -f  0,63  V'^olt.  Der 
grosse  Widerstand  wurde  hierauf  abermals 
ausgeschaltet  und  die  Kombination  wahrend 
der  Nacht  mit  Kurzschluss  behandelt  Am 
Morgen  hatten  sich  einige  Gasblüschen  durch 
die  Einwirkung  des  Peroxydes  im  oberen 
Teile  des  Siphons  angesammelt  und  den 
Strom  fast  unterbrochen.  Als  man  aber  den 
Siphon  wegnahm  und  wieiler  füllte,  war  die 
Spannung  immer  noch  in  derselben  Richtung, 
+ 0,55  Volt.  Der  grosse  Widerstand  wurde 
wieder  ausgesclualtet  und  nur  jener  des 
Galvanometers  bcibehalten.  Nach  weiteren 
5’  , Stunden  wurden  die  Elektroden  heraus- 
genommen, gereinigt  und  gewogen. 

Die  Gesamtzeit  betrug  also  23  Stunden. 

Der  in  B befindliche  Streifen  hatte 
13,25  mg,  der  in  O dagegen  nur  9,20  mg 
verloren.  Fis  ist  also  offenbar,  dass, 
trotz  der  im  Gefäss  O auftretenden 
lokalen  Wirkung,  im  Gefäss  B bei  Ab- 
wesenheit des  oxydierenden  Agens 
mehr  Gold  gelöst  wurde  als  in  O,  wo 
das  oxydierende  Agens  einwirkte. 
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Um  zu  bestimmen,  wie  gross  der  Ver- 
lust in  B sein  könnte,  der  durch  den  ein- 
gedrungenen gelösten  Sauerstoff  hervor- 
gerufen  wurde,  wurden  10  ccm  derselben 
I-ösung  wie  in  B in  ein  ähnliches  Gefäss 
gebracht,  ein  Goldstreifen  halb  darin  ein- 
getaucht und  die  Flüssigkeit  mit  Paraffinöl 
wie  bei  B und  O bedeckt.  Nach  ig‘,  < 
Stunden  waren  4,28  mg  verloren  gegangen. 
Ein  gleicher  Streifen,  der  ganz  unter  die 
Oberfläche  der  Lösung  und  des  Oeles  tauchte, 
verlor  in  24  Stunden  2,64  mg.  Die.se  Ver- 
suche beweisen,  dass  Luft  durch  die  Oel- 
Schicht  hindurchgedrungen  war.  Sie  bewiesen 
offenbar  auch,  dass  es,  wenn  man  eine  dickere 
Schicht  angewandt  hätte,  praktisch  möglich 
gewesen  wäre,  das  Eindringen  des  Sauer- 
stoffes und  das  I,ösen  des  Goldes  zu  ver- 
hindern. In  diesem  Falle  hatte  man  ge 
eigneterweise  eine  dickere  Schicht  als 
'L  Zoll  anwenden  müssen. 

Der  Versuch  zeigt  aber  auch  klar,  da.ss 
der  Betrag  des  Goldes,  das  auf  diese  Weise 
durch  absorbierten  Sauerstoff  gelöst  wurde, 
so  viel  geringer  ist  als  der  des  Streifens  b, 
da.ss  die  Lösung  durch  die  elektromotorischen 
Kräfte  der  Kombination  in  der  Weise,  wie 
ich  es  erklärte,  bceinflu.sst  worden  ist. 

Derselbe  Versuch  wurde  genau  in  der- 
selben Weise  wie  vorher  wiederholt,  nur  mit 
dem  Unterschiede,  dass  zu  den  10  ccm  der 
0,62"  „ KCy  in  B 1 ccm  Wasser  und  zu  den 
10  ccm  in  O 1 ccm  Wasserstoff  - Peroxyd 
hinzugefugt  wurde.  Zuerst  betrug  die  Spannung 
-1-  0,652  Volt,  welche  rasch  auf  0.63  Volt 
fiel.  Nachdem  die  Lösung  21  Stunden  lang 
unter  F'inwirkung  ge.standen  hatte,  wobei  alle 
Widerstände  ausser  dem  Galvanometerwider- 
stande ausgeschaltet  waren,  war  die  Spannung 
nach  F'inschaltung  der  30000  Ohm  noch 
-1-  0.63  Volt.  Hierauf  wurde  die  Lösung 
nochmals  27  Stunden  ohne  die  30000  Ohm 
Widerstand  behandelt;  die  Spannung  betrug 
alsdann  nach  Einschalten  der  30000  Ohm 
noch  I 0,434  und  .stieg,  n.aehdem  sie  einige 
Minuten  auf  einem  Punkte  Stillstand,  auf 
I 0.456  Volt.  Bei  diesem  Punkte  wurden 
die  Elektroden  nach  47  Stunden  gereinigt 
und  gewogen.  Man  fand,  dass  b 24,06  mg 
und  o nur  13,25  mg  verloren  hatte.  Hier 
ebenfalls  floss  der  positive  Strom 
durch  die  Lösung  von  b nach  o,  und 
e.s  wurde  wiederum  in  dem  Sauerstoff 
nicht  enthaltenden  Gefäss  mehr  Gold 
gelöst  als  in  dem  andern. 

Bei  einigen  anderen  Versuchen  mit 
Wasserstoffperoxyd  trat  in  O eine  grössere 
lokale  Wirkung  auf  und  der  Streifen  o verlor 
ebenso  viel,  in  einigen  Fällen  sogar  zwei- 


mal so  viel  wie  Streifen  b.  Die  genauen 
Bedingungen,  welche  diese  lokale  Wirkung 
beeinflussen,  sind  noch  nicht  gefunden. 

Jedoch  zeigte  auch  in  diesen  F'ällen 
das  tialvanometer,  dass  der  positive 
Strom  stets  durch  die  Lösung  von  dem 
Streifen  b nach  dem  mit  dem  Cyanid 
in  Berührung  stehenden  Streifen  o 
floss,  welcher  den  Sauerstoff  enthielt, 
und  dass  er  von  da  durch  den  Gold- 
streifen o wieder  zurück  nach  b,  dem 
Ausgangspunkte,  ziirückfcehrtc. 

Der  negative  Strom  kann  von  dem  in 
dem  ange.säucrten  Cyanid  eingetauchten  Gold- 
streifen o nach  dem  Streifen  b,  der  in  dem 
nicht  angesäuerten  Cyanid  sich  befindet,  aul 
zwei  Wegen  fliessen;  nämlich: 

1)  Nach  Ostwald*)  erzeugt  die  Reaktion 
O,  + H,  = 4OH  4X21000  Caloricn. 

Wenn  man  dies  als  richtig  annimmt, 
bildet  das  Sauerstoffmolekül  O,  mit  dem 
Wasser  4 negative  Hydroxylionen,  4(OH)(— -); 
diese  entnehmen  von  der  Elektrode  o eine 
negative  Ladung  und  bewirken,  dass  das 
Ende  der  Goldelektrode  positiv  elektrisch 
wird.  Nun  wandern  diese  negativen  Ionen 
durch  die  Lösung  und  erzeugen  am  andern 
Ende  des  Weges  vier  elektronegative  Cyan- 
ionen  4 (Cy)  ( — ),  welche  ihre  negative 
Ladung  an  die  andere  Goldelektrode  b ab- 
geben und  so  vier  positive  Goldionen, 
4 (Au)  (-f),  zur  Lösung  bringen,  welche  mit 
acht  Cyanionen  vier  komplexe  negative  Ionen 
bilden,  4 (Au  Cy,)  ( — ). 

Das  vorhandene  Wasser  kann  als  nicht 
getrennt  betrachtet  werden,  dc.sgl.  die  ver- 
dünnte Lösung  des  Kaliumcyanids.  Unter 
diesen  Annahmen  stellen  sich  die  Reaktionen 
wie  folgt  dar; 

O,(-l0 + 2 H,0  (±)  -F4  Au  (±) + 8K  (+)  +8Cy(-) 
= 8 K (+)  + 4 OH  (-)  -f  4 (AuCy,)  (-). 

Diese  ist  jedoch  der  sog.  FH Isner 'sehen 
Reaktion  gleichwertig; 

O, -f  2H,  0 + 4Au-fK8Cy 
= 4KAuCy,  + 4KOH, 
deren  quantitative  Richtigkeit  Maclaurin**) 
nachwies. 

2)  Die  andere  Ansicht  nach  Traube 
ist  von  Bodlaender  an  der  Bergakademie 
zu  Clausthal***)  ausgegangen.  F>  zeigt  zuerst, 
in  Uebereiiustimmung  mit  Maclaurin  und 
mir,  da.ss  die  Reaktion 

H,0  + 2Au  + 4KCy 
= 2KAuCy,  + 2KOH  + H, , 
welche  Macarthur  zurF>klärung  der  Lö.sung 

*)  Chemische  Energie,  p.  9$^. 

••)  Jour.  Chem.  Soc.  Vol.  1.  XUI,  p.  728, 

Zcttschr.  für  angewandte  Chemie,  1^6,  p.  583. 
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des  Goldcyanids  in  Cyanidlösungen  vor- 
schlug, nicht  richtig  ist.  Ausserdem  behauptet 
er,  dass  die  sog.  Ellsner’sche  Reaktion  that- 
sächlich  in  zwei  Stufen  vor  sich  geht. 

a)  der  Wasserstoff,  welcher  sich  nicht 
nach  Macarthur’s  Reaktion  bildet,  ist  bei 
Anwesenheit  von  Kaliumcyanid,  Wasser,  Gold 
und  Sauerstoff  potenti.il  Null,  und  ein  Molekül 
des  Sauerstoffes  verbindet  sich  direkt  mit 
zwei  Atomen  entstehendem  Wasserstoff  und 
bildet  Wa.sserstoffsuperoxyd , während  sich 
zwei  Atome  (iold  lösen,  also: 

Oj  d"  2 H,jO  + 2 Au  ■ ('  4 KCy 
e=r  2 K AuCy,  + 2 Kl  IO  + H,Oj. 

2.  Hierauf  trennt  sich  allmählich  das 
Wasserstoffsuperoxyd  in  Hydroxyl  und  ver- 


ursacht die  Losung  von  zwei  weiteren  Atomen 
Gold,  nämlich: 

HjO,  + 2Au-p4KCy  = 2KAuCy,-(-  2KHO. 

Das  Ergebnis  dieser  beiden  Reaktionen 
ist  natürlich  dasselbe  wie  bei  der  Ellsner- 
.schen  Reaktion,  welche  genau  das  End- 
resultat ausdrückt. 

Als  Gold  in  einer  durchlüfteten  Cyanid- 
Lösung  rasch  gelöst  wurde,  entdeckte  Bod- 
laender,  dass  72,3"/,  des  Wasserstoffsuper- 
ox)  d für  die  Reaktion  (a)  erforderlich  waren; 
und  da  die  Reaktion  (b)  wahrscheinlich  ebenso 
viel  braucht,  macht  dies  seine  Erklärung 
höchst  wahrscheinlich. 

Au.sgcdrückt  durch  Ionen,  stellen  sich 
die  Reaktionen  (a)  und  (b)  wie  folgt  dar: 


a)  Oj  ( 1 ) + 2H,  O (-t)  + 2Au  ( l)  + 4K  (-1-)  + dt  4Cy  ( — ) 

= 4K  (+)  + 2 Au  Cy,  (-)  + 2OH  (-)  + H,0,  ( t). 

b)  H.  O,  ( t.)  + 2 Au  ( j.)  -f  4 K (+)  + 4 Cy  ( - ) = 4 K (+)  + 2 Au  Cy,  ( -)  -E  2 OH  (-). 


Der  Weg  der  Ionen  durch  die  Lösung 
ist  derselbe  wie  im  ersten  Kalle.  Ini  übrigen 
scheint  die  zweite  Erklärung  die  wahrschein- 
lichere zu  .sein,  obwohl  jede  mit  sehr  vielen 
Thatsachen  übercinstimmt. 

Gemäss  jeder  dieser  neuen  Ansichten 
stimmt  die  neue  Theorie  quantitativ  mit  den 
Versuchsergebnissen  überein,  bietet  aber  zu- 
erst eine  überein.stimmende  Erklärung  der 
/ufalligkeiten. 

Sic  ist  der  überlegenen  elektromotori- 
schen Kraft  des  Sauer.stofls  zu  verdanken 
(oder  einigen  anderen  elektro  negativen  Ionen, 
wie  OH(  -).  Cl( — ),  Br( — ) etc.)  im  Verein 
mit  der  Kähigkcit  des  Goldes,  mit  Cyan 
komple.xe  Ionen  zu  bilden. 

Wenn  nicht  die  beiden  Enden  des  Gold- 
streifens in  zwei  getrennte  Cyanidlösungen 
tauchen,  sondern  der  Streifen  in  dieselbe 
Lösung  taucht,  welche  etwas  gelösten  Sauer- 
.Stoff  enthält,  kann  dieselbe  elektrolytische 
Wirkung  vor  sich  gehen  als  ein  E'all  der 
lokalen  Wirkung,  denn  das  Paar 
-Au  : KCy 
“OH  : Au 

ist  immer  möglich,  wenn  das  Gold  im  Kurz- 
.schlussstrom  sich  befindet. 

Als  ich  diese  Untersuchung  im  Jahre  1896 
begann,  hatte  ich  eine  weit  grössere  Aus- 
dehnung der  Versuche  als  hier  angedeutet 
im  .Auge,  und  der  Verlauf  der  praktischen 
Au.sfuhrung  hat  viele  andere  interessante 
Kragen  gezeitigt,  von  denen  einige  noch  nicht 
gelöst  sind;  aber  die  fortwährenden  und 
dringenden  Unterbrechungen  meiner  Arbeit 


machten  es  unmöglich,  das  Werk  in  grosserem 
Umfange  auszuarbeiten. 

IV.  Schlüsse. 

Welches  auch  immer  die  Natur  der  Ein- 
wendungen .sein  mag,  welche  gegen  die  end 
gültige  .Annahme  der  modernen  elektro- 
lyti.schen  Theorie  in  ihrer  gegenwärtigen 
Korm  erhoben  werden  mögen,  so  sind,  glaube 
ich,  aus  den  bisherigen  Betrachtungen  folgende 
Schlüsse  zu  ziehen: 

1.  Dass  die  neue  elektrolytische  Theorie 
in  bemerkenswert  vollkommener  Weise  den 
Grund  für  den  Verbrauch  der  in  Cyanid 
lösungen  befindlichen  Met.alle  als  eine  Kolge 
der  elektromotorischen  Kraft  ausdrückt,  welche 
sic  in  sauren  Lösungen  darbieten. 

2.  Dass  sie  die  einzige  jemals  aufge- 
stelltc  Theorie  ist,  welche  Aufschluss  über 
die  merkwürdige  Aberration  der  Cyanid- 
lösungen  von  allen  gewöhnlichen  chemischen 
Analogiecn  giebt. 

3.  Dass  sie  in  vollkommener  Weise  die 
Ursache  für  die  Reaktionen  erklärt,  welche 
entstehen,  wenn  Gold,  Silber  und  andere 
Metalle  gelöst  und  aus  den  Cyanidlösungen 
gefallt  werden. 

4.  Dass  die  Bestimmung  der  elektro- 
motorischen Kraft  der  Metalle  in  Cj'anid- 
lösungen  unter  verschiedenen  Umständen  ein 
Bestimmungsmittel  liefert,  das  von  grossem 
praktischen  Werte  ist  zur  Bestimmung  der 
Richtung  und  Intensität  chemischer  Re- 
aktionen unter  bestimmten  Bedingungen. 

5.  Dass  die  Differenzen  der  elektro- 
motorischen Kraft  der  .Metalle  in  verdünnten 
Cyanidlösungen  nicht  die  Ansicht  von  der 
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sogen.  >Verwandtschaft  von  Gold  und  ver- 
dünnten Cyanidlösungeni  unterstützen. 

6.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  bei  Ab- 
wesenheit von  äusseren  elektromotorischen 

M 

Kräften  eine  durchlüftete  Losung  unter  

10CXX3 

oder  0,00065 üuf  metallisches  Gold  ohne 
Wirkung  ist. 

7.  Dass  für  alle  praktischen  Versuche 
eine  durchlüftete  Cyanidlösung  von  weniger 
als  0,001  •/,  auf  metallisches  Gold  nicht  ein- 
wirkt. 


Diese  Untersuchung  hat  scheinbar  von 
der  praktischen  Seite  der  Cyanidprozesse  ab 
.seits  geführt;  doch  hoffe  ich,  dass  sie  anderen 
von  Nutzen  sein  wird,  welche  sich  Jahre  lang 
gemuht  haben,  um  einige  der  dunkelsten 
Fragen  aufzuklären,  welche  jemals  den 
menschlichen  Geist  beschäftigten,  denn  ich 
bin  fest  überzeugt,  dass  eine  solche  Arbeit 
stets  vom  grössten  praktischen  Nutzen  ist. 
Die  Worte  Ostwald's  haben  sich  heute  be- 
wahrheitet: »Die  Wissenschaft  von  heute  ist 
die  Pra.xis  von  morgen!« 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1901. 

Von  Dr.  M.  Krüger. 


Theoretische  Untersuchungen  und 
Abhandlungen. 

Mehr  und  mehr  bürgern  sich  die  durch 
Arrhcnitis  und  andere  begründeten  theore- 
tischen Anschauungen  bei  den  Forschern 
auf  elektrochemischem  Gebiete  ein,  und  nur  ver- 
einzelt werden  Stimmen  dagegen  laut.  So 
wendet  sich  G.  Platner')  in  seiner  Ab- 
handlung zur  Theorie  der  Klektroly.se  in 
scharfer  Weise  gegen  diese  allgemein  ange- 
nommenen Anschauungen,  während  R.  Pa  u I i *) 
die  Di.ssociationstheorie  auf  Grund  seiner 
Berechnung  des  Abstandes  der  Ionen  in  der 
Lösung,  wobei  er  zu  widersprechenden  Resul- 
taten gegenüber  der  Dissociationstheoric 
kommt,  glattweg  ablehnen  zu  müssen  glaubt. 
Auch  L.  Kahlenberg*)  gehängt  durch  den 
Vergleich  von  bei  Leitfähigkeitsmessungen 
und  Gefrierpunkts-  resp.  Siedepunktsbe- 
stimmungen erhaltenen  Zahlen  zu  der  Ver- 
werfung der  Dissociationstheorie.  Interessante 
Aufschlüsse  über  die  chemische  Natur  der 
Elektrolyte  liefern  immer  wieder  von  neuem 
die  Leitfähigkeitsuntersuchungen.  P.  Wa  1 d e n *) 
hat  die  Leitfähigkeit  von  Kaliumsilbercyanid, 
Kaliumquecksilbercyanid.  Kaliumzinkcyanid, 
Kaliumkadmiumcyanid,  Nitroprussidnatrium, 
Kaliumnickelcyanid,  Kaliumplatinsulfocyanid 
und  Kaliumkobalticyanid  gemessen  und  ge- 
funden, dass  alle  diese  Salze  der  Ostwald- 
schen  Valenzregel  gehorchen,  also  wirkliche 
komplexe  Salze  und  nicht  etwa  Doppelsalze 

>)  Uleic  Zciuchr.  Vlll.  8. 

Diese  Zeitachr.  Vlll.  73. 

>)  Joorn.  of.  phy«.  Chero.  5,  339. 

Ztt.  aiaorg.  Chem.  23,  372. 


vorstellen.  G.  Predig')  hat  durch  die  Be 
Stimmung  der  Lcitfäliigkeit  des  Was.scrstoff- 
superoxyds  in  alkali.scher  l.ösung  und  durch 
die  Anwendung  phy'sikalisch  • chemischer 
Methoden  sowie  der  loncnwanderung  fest- 
gestellt, dass  das  Wasserstoffsuperoxyd  eine 
schwache  Säure  ist.  tline  auffällige  Beob- 
achtung hat  F.  Kohlrausch*)  gemacht,  wo- 
nach die  Leitfähigkeit  der  Chlorverbindungen 
des  Platins  durch  die  Einwirkung  des  Lichtes 
ganz  bedeutend  erhöht  wird.  Der  Grund 
dieser  P>scheinung  ist  eine  durch  das  Licht 
veranlasste  hydrolytische  Spaltung.  Aehnlich 
verhält  sich  das  Zinnchlorid,  nur  wirkt  hier 
nicht  das  Licht,  sondern  längeres  Stehenla.ssen 
hydrolysierend  auf  die  Liisung  ein.  F.  Kohl- 
rausch  und  M.  E.  Maltby’)  haben  von 
neuem  Untersuchungen  über  das  elektrische 
Leitvermögen  wässeriger  Lösungen  von 
Alkalichloriden  und  -Nitraten,  sowie  Jodaten 
durchgefuhrt,  mit  der  Absicht,  eine  möglichst 
grosse  Genauigkeit  auch  bei  sehr  verdünnten 
Lösungen  zu  erreichen.  Dies  ist  ihnen  durch 
besondere  Apparate  auch  aufs  beste  gelungen. 
Von  den  erhaltenen  Resultaten  ist  bemerkens 
wert,  dass  die  Temperatnrkoeffizicnten  der 
angewandten  Chloride  und  Nitrate  additive 
Eigenschaften  besitzen,  indem  CI  — NO, 
= o,cxx>7.  Na  — Ka  — 0.0010,  Li  — Ka 
= 0.0013.  Die  Werte  für  die  lonenbeweg- 
lichkeit  in  unendlicher  Verdünnung,  die  Kohl- 

»)  zu.  f.  E.  Ch.  VII.  622. 

Ztk.  phy».  Chem.  23,  257. 

f)  WissenschaJtl.  Abh.  der  Phy».  'lecliQ.  Keicb*i> 
Aost.  Bd.  3,  155  and  Siizuo];sbcr.  d.  Herl.  Akad. 

S.  Nov.  1900,  I. 
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rausch  gefunden  hat,  weichen  von  denen 
van  ’t  Hoff's  nur  unbedeutend  ab.  Dagegen 
hat  sich  herausgestellt,  dass  die  von  Ost- 
wald  und  Bredig  gemachte  Annahme,  es 
seien  die  Salze  bei  gleichen  Verdünnungen 
auch  gleich  weit  dissociiert,  nicht  mehr  auf- 
recht erhalten  werden  kann.  Auch  gestatten 
die  drei  bekannten  Verdünnungsformeln  von 
Ostwald,  Rudolphi  und  van  t Hoff  keine 
Berechnungder  verschiedenen  Leitlähigkeiten, 
diese  lässt  sich  aber  durchführen  unter  Be- 
nutzung einer  neuen,  von  Kohlrausch  auf- 
gestellten Formel.  Lieber  die  Berechnung 
der  Leitungsfahigkeit  wässeriger  Lösungen 
von  Salzsäure  und  Schwefelsäure  handelt 
eine  Arbeit  von  J.  Barnes"),  worin  konsta- 
tiert wird, dassdieselbe  bis  zu  0,3“;,  stimmende 
Werte  liefert.  Eine  weitere  Arbeit  von  J.  Bar- 
nes*“) handelt  über  die  Berechnung  der  Er- 
niedrigung des  Gefrierpunkts  in  Mischungen 
von  Elektrolyten,  wie  Kaliumchlorid,  Natrium- 
chlorid und  Salzsäure  mit  Hilfe  der  loni- 
sationskoeffizienten.  Die  Leitfähigkeit  von  Bro- 
manilsäureundChloranilsäure  hatC.  Fiorini“) 
gemessen.  Ueber  den  Einfluss  von  Nicht- 
elektrolyten auf  das  Leitvermögen  von  Elektro- 
lyten handelt  eine  Arbeit  von  A.Hautzsch  "). 
Durch  Aenderung  des  I.eitvermögens  nach 
Zusatz  von  Nichtelektrolyten  hat  Hautzsch 
nachzuweisen  versucht,  dass  auch  in  wässeriger 
Lösung  Molekularverbindungen  solcher 
Elektrolyte  mit  Nichtclektrolyten  vorhanden 
sind.  Dies  ist  besonders  bei  Silbersalzen 
der  Fall,  indem  eine  Silberlösung  durch  Zu- 
satz von  Pyridin  oder  Thioharnstoff  eine 
Depression  der  Leitfähigkeit  um  30—40*,', 
erfährt.  Diese V'erminderungglaubt  Hautzsch 
der  Bildung  von  komplexen  Ionen  und  nicht 
der  Entstehung  nichtdissoziierter  Ver- 
bindungen zuschreiben  zu  müssen,  wie  er 
auch  die  übrigen  Ionen  als  mit  Wasser  ver- 
bunden auffasst. 

In  einer  Abhandlung  über  das  Disso- 
ciationsgesetz  der  starken  Elektrolyte  be- 
spricht O.  Sackur“)  die  von  Jahn  ange- 
stellten  Ueberlegimgen  und  Versuche,  durch 
welche  die  Abweichung  der  starken  Elektro- 
lyte vom  Ostwald’schen  Verdünnungs- 
gesetz erklärt  werden  soll.  Das  Resultat 
dieser  Versuche  besteht  darin,  dass  die 
starken  Elektrolyte  mit  der  Zunahme  der 
Konzentration  eine  erhöhte  lonenbeweglich- 
keit  aufweisen.  Eine  L'ebersicht  über  die 


>)  Diese  Zeitsehr,  VII.  195. 

»)  Zts.  f.  phys.  Chem.  38,  504, 
'•)  Diese  Zeitschr.  VII.  170. 

**)  Zts.  aoorg.  Chem.  25,4. 

'»)  Zts.  f.  E.  Ch.  VU,  471. 


Dissociationskraft  verschiedener  Lösungs- 
mittel giebt  H.  C.  Jones**). 

In  didaktischer  Beziehung  wichtig  sind 
eine  Reihe  von  Publikationen,  in  denen  die 
elektrochemische  Theorien  betreflende  Vor 
lesungsexperimente  und  Anschauungsmittel 
behandelt  werden.  So  haben  A.  A.  Noyes 
und  A.  A.  Blauchard**)  zur  Demonstration 
der  clektrolyti.schen  Dissociationstheorie  und 
der  Gesetzedes  chemischen  Gleichgewichts  und 
der  Reaktionsgeschwindigkeit  eine  Reihe  von 
Experimenten  angegeben,  die  sich  in  der 
Vorlesung  leicht  ausführen  lassen  und  das 
Gesagte  anschaulich  zu  machen  geeignet 
sind,  W.  S.  Miller  und  h'.  B.  Kenrick'*) 
beschreiben  Versuche,  vermittelst  deren  Leit- 
fähigkeitsmessungen, Elektrolysen,  das  Ver- 
dunnungsgesetz  etc.  demonstriert  werden 
können.  Dieselben  Verfasser  veröffentlichen 
auch  ein  Modell  zur  lonenbewegung  **). 
Ein  weiteres  Modell  zur  Demonstration  von 
lonenbewcgiichkeitcn  und  Ueberfuhrungs- 
messungen  ist  von  B.  D.  Stenle**)  .angegeben 
worden.  Auch  Abegg*")  hat  einen  Apparat 
zu  diesem  Zwecke  beschrieben.  Derselbe 
Forscher  hat  eine  neue  Methode  zur  Be- 
stimmung von  loneubeweglichkeiten  aus- 
gearbeitet *•).  Eine  sehr  interessante  Ver 
Suchsanordnung  zur  Demonstration  deselektro- 
lytischen  Lösungsdruckes  hat  W.  Palmaer-*) 
angegeben,  bei  welcher  er  Quecksilber  durch 
viele  feine  Oeffiumgen  in  eine  Merkurosalz- 
lösung  ausfliessen  lässt  und  die  Konzentrations- 
änderung an  der  Tropfröhre  und  am  Hoden 
des  Gefässes  bestimmt.  E.  Rieger**)  hat 
die  Ueberfuhrungszuihlen  einer  .Anzahl  von 
DoppcI.salzen  mittelst  eines  neuen,  sehr  zweck 
massigen  Apparates  geme.ssen,  um  die 
Komple.xität  derselben  festzustellen. 

Die  Dielektrizitätskonstanten  einiger 
Körper  der  Pyridin-  und  Piperidinreihe  sind 
von  R,  Ladenburg  *’)  nach  Drude’s 
Methode  be.stimmt  worden.  G.  Vaillant”) 
hat  mittelst  des  Spektrophotometers  von 
Gony  die  Färbung  der  Permangante  von 
Kalium,  Barium  und  Zink  gemessen  und 
festgestellt,  dass  die  Färbung  bei  völlig 
dissociierten  Lösungen  in  allen  drei  Fällen 
die  gleiche  ist,  während  sie  bei  nicht  voll- 


••)  Amcr,  Chem.  Journ.  25,  33a. 

•<)  Joaro.  amcr.  chem.  Soc,  aa.  726. 
**)  Jonm.  of  phy*.  (..'hemiatry  4..  599. 
'*)  Zuchr.  f.  phya.  Chem.  35.  440. 

»0  Ztschr.  f.  K.  Ch.  VII.  729. 

«9^  ZUchr.  f.  E.  Ch.  \ai.  loia. 

»♦)  Ztschr.  f.  E.  Ch.  VII.  618, 

*>)  Ztschr.  f.  E.  Ch.  vn.  287. 

Ztachr.  f.  E.  Ch.  VII.  863  a.  872. 
«)  Z(8chr.  f,  E.  VII.  8 15. 

CotnptCB  renduB  133.  367. 
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ständiger  Dissoziation  abhängig  ist  von  dem 
gleichzeitig  in  Lösung  befindlichen,  nicht 
gefärbten  Ion.  Das  Verhalten  der  Bleisalze 
in  Lösungen  hat  C.  v.  Linde”)  studiert 
und  gefunden,  dass  das  Bleichlorid  nach 
2 Formeln  dissoziiert  ist,  nämlich 

PbCl,  = PbCl+  + Cl- 

PbCI+  = Pb++  -j-  Cl- 

Weiterhin  konnte  er  feststellen,  dass 
durch  Zusatz  von  Kalimnchlorid  rcsp.  Salz- 
säure komplexe  Verbindungen  KajPbCl,  re.sp. 
H,  PbCl,  entstehen.  H.  v.  Dettingen  *'') 
hat  nachgewiescn,  dass  die  Zersetzung  des 
Natriumthiosulfats  durch  Sauren  von  der 
Wasserstoftionenkonzentration  der  betreffen- 
den Säuren  beeinflusst  wird,  indem  die  Zeit- 
dauer zwischen  der  Mischung  mit  Säure  und 
der  eintretenden  Trübung  eine  logarithmischc 
Beziehung  zur  Was-'Crstoffionenkonzentration 
darstcllt, 

Eine  sehr  umfangreiche  Arbeit  über  die 
elektromotorische  Kraft  der  Metalle  in  Cyanid- 
lösungen hat  S.  B.  Christy»*)  veröffentlicht. 
In  der  Einleitung  schildert  er  in  kurzem  die 
geschichtliche  Entwicklung  der  Grundlagen 
der  theoretischen  Elektrochemie  und  bekennt 
sich  im  Grossen  und  Ganzen  zu  den  Theorien 
von  Ostwald  und  Nennst.  Ueber  das 
elektromotorische  Verhalten  von  Stoffen  mit 
mehreren  Oxydationsstufen  handeln  zwei 
Arbeiten  von  ' R.  Luther»’).  Um  die 
Löslichkeit  von  Schwcrmetallsalzen  geringer 
Lösungsfähigkeil  fcstzustellen , hat  CI. 
Inimerwabr »")  die  Potentiale  gemessen, 
welche  die  betreffenden  Metalle  in  Suspen- 
sionen ihrer  schwerlöslichen  Salze  annehmen 
und  nach  der  N crnst'.schen  Poteniialformel 
dann  die  ent.sprechenden  Konzentrationen 
ausgerechnet.  Die  Messungen  von  A.Thiel’“) 
über  dai  Potential  des  Silbers  in  Mischungen 
von  Bromsilber  mit  Rhodansilber  zeigten 
aus  der  Potentialkurv'e,  dass  beide  Salze  nur 
unvollkommene  Mischbarkeit  besitzen.  Die 
von  Hurmuzeska  gefundene  Thatsache, 
dass  zwi.schen  einer  magnetisierten  und  einer 
nicht  magnetisierten  Eisenplatte  eine  be- 
stimmte elektromotorische  Kraft  auftritt,  hat 
R.  Paillot*”)  bei  grösseren  magnetischen 
Feldstücken  geprüft  und  gefunden,  dass  die 
elektromotorische  Kraft  bis  zu  einem  Maximum 
ansteigt.  Die  verschiedenen  Bestimmungen 
der  elektromotorischen  Kraft  der  Clark-Zelle 


ZiÄchr.  iinors:.  Chem.  26.  129. 

**)  Ztaebr.  phy«.  Chem.  32,  i. 

•*)  Die».  Zeu^ebr.  VIII  49,  95,  104.  133  I59- 
”)  Ztichr.  f.  phy».  Cb.  34.  488.  36.  384, 

»)  Zlachr.  f.  E.  VII.  477. 

Zttchr.  f.  E.  Cb.  VII.  305. 

Comptet  rendaa  131.  1194. 


liefern  Werte,  welche  um  2 Einheiten  der 
3.  Stelle  differieren.  H,  S.  Cahart  ver- 
öffentlicht eine  Zusammenstellung  der  bis- 
herigen Messungen  dieser  Zelle  und  seine 
eigenen  Bestimmungen , welche  ihm  den 
Wert  1,4333  lieferten.  Gegen  die  von 
Cohen”)  behauptete  Unbrauchbarkeit  des 
Weston’schen  Kadmiumnormalelementes  als 
Spannungsnormale  wenden  sich  W.  Jaeger 
und  St.  Sindeck’*)  und  geben  gleichzeitig 
an,  dass  man,  um  zeitliche  Aenderungen  des 
Elements  auszuschliessen,  ein  etwa  l3pro- 
zentiges  Cadmiumamalgam  anwenden  muss. 
Einen  Beitrag  zur  Theorie  des  Akkumulators 
lielert  E.  Abel»»),  in  welchem  er  den 
Akkumulator  als  eine  Konzentrationskette 
bezüglich  der  vierwertigen  Blei-Ionen  auffasst. 
Ueber  Gleiehgewichtsz.ustände  an  Gas- 
elektroden mit  Sauerstoff  und  Chlorgas 
handelt  eine  Mitteilung  von  E.  Bose  “*). 
Derselbe  Autor  stellte  fest »»),  dass  der 
bisher  angenommene  Wert  von  1,08  Volt 
für  die  elektromotorische  Kraft,  welche  der 
reversiblen  Bildung  von  Wasser  aus  Wasser- 
stoff- und  Sauerstoffgas  entspricht,  zu  niedrig 
ist.  Als  obere  Grenze  ist  1,1542  Volt,  als 
untere  1,1242  Volt  anzunehmen.  Weiterhin 
fand  er  bei  diesen  Untersuchungen  eine  neue 
lichtempfindliche  Elektrode,  welche  er  erhielt, 
als  er  verdünnte  Schwefelsäure  mit  Gold- 
elektroden zersetzte.  Dabei  wird  die  positive 
Elektrode  von  einer  rötlich  gelben,  an- 
scheinend von  einer  colloidalen  Schicht  bedeckt 
und  lichtempfindlich.  Interessant  ist  nun  die 
von  Bose  festge.stellte  Thatsache,  da.ss  bei 
Belichtung  mit  einem  Bogenlicht  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Kette  sinkt,  um  im 
Dunkeln  wieder  anzusteigen,  während  bei 
Beleuchtung  mit  rotem  Licht  das  Umgekehrte 
der  Fall  ist.  Ueber  die  Autoxydation  und 
ihren  Zusammenhang  mit  der  , Theorie  der 
Ionen  und  der  galvanischen  Elemente  ver- 
breitetsich in  längerer  Ausführung  F.  Haber »»). 

Von  elektrolytischen  Untersuchungen 
allgemeinen  theoretischen  Interesses  sind 
folgende  zu  erwähnen.  Bei  der  Pilektrolyse 
von  Schwcfelalkalien  treten  nach  den  Beob- 
achtungen von  K.  Koclichen")  und  Küster 
Stromschwankungen  ein,  welche  einen  perio- 
dischen Verlauf  nehmen.  Dieselben  beruhen 
auf  der  Abscheidung  und  Winderauflöfiung 
von  Schwefel  an  der  Anode  und  sind  von 

Zttchr.  phyt.  Cb.  34,  621. 

Ztschr.  phy».  Ch.  35,  98. 

“)  Zuchr.  f.  E.  Ch.  Vll.  731.  - f 

•*)  Zi»chr.  f.  E.  Ch.  VII.  817. 

»»}  Zischr.  f.  E.  Ch.  VIL  67a. 

•«)  Zttchr  f.  E.  VJl.  444. 

»»)  Zl»,  f.  E.  VU.  629.  . 
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der  Natiir  der  Lösung,  der  Stromdichte,  der 
Temperatur,  tier  Grösse  und  Oberflächenbe- 
schaffenheit  der  Elektrode  (ob  glatt  oder 
rauh)  und  noch  anderen,  nicht  festgestellten 
Bedingungen  abhängig.  Aehnliche  Er- 
scheinungen koastatierte  Coehn**)  bei  der 
elektrolyti.schen  Herstellung  von  Amalgamen. 
E,  H.  Kiescnfcid”)  hat  Kalle  untersucht, 
bei  denen  ein  Elektrolyt  in  2 nicht  misch- 
baren, übereinander  geschichteten  Lösungs- 
mitteln verteilt,  <ler  EIektroly.se  unterworfen 
wurde.  Die  von  der  Theorie  vorausgesagte 
Kou/.entration.sänderung  an  den  beiden  Grenr.- 
flächen  trat  ein.  Bemerkenswert  sind  die 
von  O.  Urbach  (Dissert.  Giessen)  unter- 
nommenen Versuche,  paramagnetische  und 
diamagnetische  Metalle  unter  dem  Einfluss 
eines  starken  magnetischen  Kraftfeldeselektro- 
lytisch abzuschneiden.  Er  hat  gefunden, 
dass  Eisen-,  Nickel-  und  Kobaltniederschläge 
ra.scher  von  der  Unterlage  abreissen,  als 
ohne  magnetische  Einwirkung  und  zwar  in- 
folge des  Druckes  der  Kraftlinien.  Wismut 
erfuhr  keine  Beeinflussung  durch  den  .Magne- 
tismus. Interessant  i.st  ferner,  dass  die  unter 
der  magnetischen  Wirkung  .stehenden  elektro- 
lytischen I.ösungen.  durch  welche  schwache 
Ströme  geleitet  wurden  oder  welche  auf 
andere  Substanzen  reagierten,  Rotationen 
zeigten,  die  von  der  Stromrichtung  abhängen. 
Durch  Innehaltung  bestimmter  Zersetzungs- 
Spannungen  gelang  Coehn**)  die  Oxydation 
des  Acet>dens  in  alkalischer  Lösung  zu 
Ameisensäure,  in  schwefelsaurer  Lösung  zu 
Essigsäure.  Einen  elektrochemischen  Phono- 
graphen, derauf  elektrolytischen  Zersetzungen 
beruht, haben  W.  Nernst  und  R.  v.  Lieben“) 

“)  Zu.  f.  E.  VII.  633. 

»)  Zu.  I.  E.  Ci..  VII.  645. 

*•)  Zu.  f.  B.  Ch.  VII,  681. 

“)  Zu,  (.  E.  Ch.  VII.  533. 


konstruiert.  Eine  Methode  zur  Bestimmung 
der  Stromverteilung  auf  Elektrodenflächen 
hat  K.  Norden")  ausgearbeitet.  Sie  ver- 
wendet eine  Lösung  von  Kupfersulfat  und 
Zinksulfat,  aus  welcher  der  Strom  nach 
Ueberschreitung  der  Zerset/ungsspannung  des 
Zinks  beide  Metalle  in  Verhältnissen  ab- 
scheidet, die  durch  die  Stromdichte  bestimmt 
werden  und  sich  durch  die  Farbe  des  Nieder- 
schlages feststellen  lassen.  Die  Existenz 
des  Ammoniumamalgams  hat  A.  Coehn“) 
dadurch  nachgewiesen,  dass  er  durch  bei 
o"  hergestelltes  Ammoniumamalgam  metalli- 
sches Zink  an  einer  Goldelektrode  ausscheiden 
konnte,  was  mit  Wasserstoff  nicht  gelingt. 
Die  Elektrolyse  geschmolzener  Salze  be- 
handelt in  längerer  theoretischer  Auseinander- 
setzung R.  Lorenz“).  Th.  W.  Richards, 
K.  Collins  und  G W.  Heimrod**)  haben 
das  elektrochemische  Aequivalent  des  Silbers 
und  des  Kupfers  bestimmt.  Ersteres  ergiebt 
sich  zu  0.001 1172  g,  letzteres  zu  0,0003292  g, 
die  lonenladung  F zu  96610  Coulomb. 

Angefügt  -sei  noch,  dass  W.  Kaufmann 
auf  der  73.  Versammlung  deutscher  Natur- 
forscher und  Aerzte  in  Hamburg  einen  Vor- 
trag über  die  Entwicklung  des  Elektronen- 
begriffes  hielt,  öiesc  von  den  Physikern 
gegebene  Anschauung  dürfte  in  Chemiker- 
kreisen grossen  Widersprüchen  begegnen. 
Inseiner  Abhandlung:  Ueber  die  Fortpflanzung 
der  elektrischen  Kraftweist  G.PIatner“)  auch 
die  Elektronentheorie  ab  und  gelangt  auf 
Grund  der  Max  well'. sehen  Theorie  zu 
neuen  Anschauungen  über  die  Elektrolyse. 

Zu.  f.  E.  Ch.  VII.  30g, 

«>)  Zu.  anonr.  Chem.  zS,  430. 

Zu.  f.  E.  Ch.  VII.  753. 

Zu.  {.  phyi.  Chem.  3a,  yai. 

1«)  OieM  Zciuchr.  VII.  a4l. 

(Korlsetzune  folgt.) 


REFERATE. 


Neue  Akkumulatoi*enKonstPu)ctlonen.  (Kl.  W orid 
and  Kngincer  No.  26.  S.  no8.) 

Die  Veröffentlichungen  der  amerikanischen 
Patentschriften  zeigen  das  fortgesetzt  lebhafte 
Interesse,  welches  für  Verbes.^crungen  an 
Akkumulatoren  besteht.  So  sind  kürzlich 
W.  J.  Buckicy  drei  Patente  auf  neue  Formen 
von  .Akkumulatorenbatterien  erteilt  worden.  Eine 
derselben  ist  eine  Hochspannungsbatlcrie.  Bei 
dieser  addiert  sich  die  elektromotorische  Kraft 


jedes  Plattenpaares  zu  der  des  benachbarten  und 
eine  Anz.ihl  von  Pa.iren  sind  in  einem  allen 
diesen  Elementen  gemeinsamen  Kasten  enthalten. 
Dieser  Behditer  ist  durch  wasserdichte  mctallisclie 
Scheidewände  in  Abschnitte  geteilt;  an  einer 
Seite  einer  Scheidewand  und  in  metallischer 
Verbindung  damit  befindet  sich  eine  ])ositive 
Platte,  an  der  andern  Seite  eine  negative  Platte. 
Diese  Platten  reichen  nicht  ganz  bis  zum  Boden 
des  Behälters  herab,  so  dass  der  Elektrolyt  in 
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einer  einzelnen  Abteilung  in  Verbindung  ist  mit 
den  zwei  Scheidewänden  derselben  und  den 
zwei  Seiten  der  darin  befindlichen  beiden  Platten. 

Ein  zweites  Patent  beschreibt  eine  aus  einer 
Anzahl  ähnlicher  Plauen  gebildete  Batterie,  bei  der 
die  Platten  nahe  den  Rändern  jedes  Paares  durch 
ein  fortlaufendes  Metallband  getrennt  sind.  Es 
können  dafür  beliebige  flache  IMalten  oder  Gitter 
benutzt  werden,  die  einen  festen  metallischen  Kern 
haben  oder  sonst  wasserdicht  gemacht  sind,  für 
den  Fall,  dass  die  einzelnen  Elemente  in  Serie 
geschaltet  w'erden  sollen.  Wenn  aber  die  Platten 
in  einen  Behälter  gebracht  werden  sollen,  der 
einen  allen  die.sen  Platten  gemeinsamen  Elektro- 
lyt enthält,  also  bei  paralleler  Schaltung,  dann 
ist  die  Wasserdichtheit  der  Platten  kein  wesent- 
liches fclrfordernis.  In  dem  zwischen  den  Platten 
durch  das  trennende  Metallband  gebildeten 
Zwischenraum  befindet  sichgepulvertc  oderkOmige 
Kohle,  z.  B.  Holzkohle.  Nach  den  Angaben 
Bucklcy‘.s  besitzt  die  Holzkohle,  w'elche  als 
Scheidemiltei  benutzt  wird,  die  Eigenschaft,  in 
hohem  Grade  Gase  zu  absorbieren.  Das  (tas 
wird,  ebenso  schnell  wie  cs  entwickelt  wird,  von 
der  Kuhle  absorbiert,  und  trotzdem  Holzkohle 
in  gewissem  Grade  ein  elektrischer  Leiter  ist 
und  eine  Potentialdifferenz  zwischen  der  Kohle 
und  den  metallischen  Elektroden  besteht,  welche 
eine  geringe  lokale  Aktion  in  der  Zelle  bewirken 
kann,  soll  der  durch  die  Benutzung  von  Holz- 
kohle gewonnene  Vorteil  dieses  Bedenken  mehr 
als  ausgleichen. 

Das  dritte  Patent  Buckley's  betriftt  eine 
aus  Ubereinandergclcgten'rrögen  gebildete  Batterie; 
die  Troge  sind  durch  ein  Isoliermaterial  in  Form 
eines  Rostes  getrennt.  In  den  QuersUtben  des 
Rostes  befinden  sich  schmale  Einschnitte,  um 
den  Elektrolyt  durchzulassen;  die  Abteilungen 
des  Rostes  sind  mit  Koks  und  Bleioxyd  ange* 
füllt.  Eine  Anzahl  solcher  Trogelcmcnie  sind  zu 
einer  Zelle  zusammengebaut.  f)cr  unterste  Trog 
ruht  in  einem  passend  geformten  Holzgesiell; 
ein  ähnliches  ist  Uber  dem  obersten  Trog  konvex 
angeordnet,  und  beide  Holzgcstelle  sind  durch 
Bolzen  mit  einander  verbunden. 

Ein  G.  W.  Hough  patentierter  Akkumulator 
besteht  aus  Platten  von  halbkreisförmiger  Ciesialt 
mit  Gruben,  die  durch  Querrippen  gebildet  sind, 
zur  Aufnahme  des  aktiven  Materials;  der  Raum 
zwischen  den  Kippen  wird  ganz  mit  dieser  Füll- 


masse ausgestopft.  Die  Platten  sind  in  horizon- 
taler Lage  angeordnet,  die  n^ativen,  ebenso  wie 
die  positiven,  bilden  je  einen  Halbcylinder,  das 
Ganze  stellt  einen  Cylinder  dar  mit  zwei  elek- 
trisch getrennten  Hälften.  Leitende  Ansätze  sind 
an  den  Ecken  jeder  Hälfte  angebracht. 

Eine  neue  Konstruktion  des  Holländers  C. 
L.  R.  E.  Menges  ist  zellenförmig  ausgebildet, 
und  in  jedem  .Abteil  befinden  sich  nur  I^latien 
einer  Polarität.  In  seiner  einfachsten  Form  be- 
steht der  Behälter  aus  einer  Anzahl  Kammern, 
die  durch  nichtleitende  durchdringbare  Scheide- 
wände getrennt  sind.  In  einer  Kammer  befinden 
sich  zwei  i>ositive  Platten,  je  eine  in  Berührung 
mit  einer  Scheidewand,  und  in  jeder  benach- 
b^ten  Kammer  zwei  negative  ebenso  in  Berüh- 
rung mit  den  zugehörigen  Scheidewänden  u.  s.  w. 
Für  die  praktische  Ausführung  sollen  die  nicht- 
leitenden  durchdringbaren  Scheidewände  aus 
einem  Trägcrgestell  von  Isolierinaterial  bestehen 
mit  Kanälen  und  Oeffmingen,  die  mit  einer 
porosen,  nichtleitenden  Masse  gefüllt  sind,  und 
mit  aktivem  Material  an  beiden  Seiten. 

Der  Akkumulator  von  V.  G.  Apple  ist  ein 
aus  zwei  Zellen  gebildetes  Element.  Ein  Kasten 
aus  Blei  oder  einer  Legierung  enthält  in  der 
Mitte  eine  Schcidew’and  von  gleichartigem  Mate- 
rial, sodass  zwei  Abteilungen  gebildet  sind.  Die 
inneren  Flächen  jeder  .Abteilung  sind  mit  Aus- 
zäckungen  zur  .Aufnahme  von  aktiver  Masse  ver- 
sehen, nach  dessen  Anbringung  noch  Raum  für 
den  Elektrolyten  gelassen  ist.  Jede  dieser  Zellen 
soll  4 Volt  geben. 

Wilson  H.  .Abbey  und  Jacob  Altmos  be- 
nutzen gerippte  Platten  in  horizontaler  Lage,  die 
abwechselnd  an  einer  der  beiden  Seiten  befestigt 
sind,  sodass  sie  ein  System  von  parallelen 
Fächern  mit  dazwischen  befindlichemKrojifgcrinne 
bilden.  Die  Längsrippen  enthalten  in  Zwischen- 
räumen Spannen,  wodurch  Oeflfnungen  für  die 
Zirkulation  des  Elektrolyts  vorgesehen  sind  und 
zugleich  das  Geftige  durch  die  Querstärke  zwischen 
den  Rippen  Festigkeit  erhalt.  Die  durch  die 
Rippung  gebildeten  Rinnen  sind  mit  aktiver 
.Masse  gefüllt  und  hierauf  die  entgegengesetzten 
Enden  der  Plauen  in  geschmolzenes  Blei  ge- 
taucht. sodävSs  das  Element  davon  eingeschlossen 
ist.  Natürlich  ist  die  unterste  Platte  nicht  durch- 
löchert. — z. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Elektrolyse 
von  Alkallchloridlösungen.  — Sooeie  .'tDutiynie 
•ui«»e  de  rinduttrie  electrochimique  >Vulia«  in  Genf, 
Schweii.  — D.  K.  F.  116411. 

Das  Verfahren  ist  dadurch  gekeonseichnet,  dass 
man  einen  7'eil  des  erzeugten  Chlors  muiierhalh  des 
elektrolytischen  Apparates  in  regelbarer  Weise  mit 
einem  Teil  des  erzengten  kWi^i^erstoffes  rerbindet,  am 
die  gerade  notwendige  Menge  .Salzsäure  zur  Zerstörung 


der  in  den  Anodenksmmern  aufiretenden  SauerttofT' 
Verbindungen  des  Chlors  zu  erhalten,  und  die  so  er- 
zeugte .Salzsäure  kontinuierlich  in  die  Kammer  einfUhrt. 
Der  zur  AuafUhrang  dieses  Verfahrens  dienende  Apparat, 
der  mit  einem  oder  mehreren  elektrolytischen  Apparaten 
verbunden  werden  ksoo,  besieht  uns  einer  Glocke  oder 
dgl.,  die  einen  Teil  des  erseugien  WasserstofTes  aof- 
nimmt  und  in  regelbarer  Weise  mit  einem  aob  einem 
allseitig  geschlossenen  Krenner  bestehenden  Chlor- 
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wa«««ratofTerMU(!er  in  Verbinduni;  »tcht,  in  welchen 
durch  eine  geeignete  Kohrleitung  ein  Teil  des  er* 
xeußteo  Cblori  eingelUbrt  und  uut  welchem  die  crieugle 
Salssäure  durch  ein  geeignet  Aitgcbmcbtei  Rohr  in  den 
Apparut  zurückgeleiiei  wird. 

Dlapbra^a  fflr  ZwelUasslgkeiUbattepien.  — 

Jean  Pierre  Fontaine  in  Fan*.  — l>.  K.  F.  1 16  412. 


Uaa  Uiaphragma  beateht  ans  einem  gelochten 
i'elluloidcylinder  a,  der  mit  Pappe  6 umkleidet  i»t,  die 
wieder  eine  (fewebeachicht  c bedeckt.  Oer  Celluloid- 
cylinder  Bittlzt  die  Pappschiclit  und  verhindert  zuaarameii 
mit  der  Gewebeschicht  ein  Anschwellen  und  Zerfallen 
der  Fappacbkht.  Das  Üinphnigma  eignet  sich  i>e* 
sonders  fUr  ZweidUssIgkeitsbaltenen,  bei  denen  die  ans 
Salpetersäure  und  Natronlauge  bestehenden  Erreger* 
Hussigkeiten  in  achwachei  Verdünnung  angewendet 
werden. 

Stpomleltende  Verblnduog  zweier  Elektroden 
mittelst  eines  U>fbrmig  gezogenen»  aus  einem 
Stock  bestehenden  Stromleiters.  --  .\ibt.ri 

kicks  in  Itcrlin.  — I>.  K.  F.  11641,;. 


■C 


l-i«.  124. 

Die  Schenkel  des  U-förmig  gebogenen  .Stromleiters  n 
werden  durch  elastische  Körper  i gegen  die  breiueiteu 
zweier  Elektroden  ff  gepresst.  Die  elastischen  Körper 
können  aus  Hartgummi  oder  anderem  geeigneten  Siofl* 
hergcstellt  werden  und  verschieden  gestaltet  sein. 
Ebenso  kann  der  Stromleiter  streifen*  oder  platten* 
förmige  Gestalt  hüben. 

Erre^erflOsslKkelt  fOr  Blelakkumulatoren.  — 

Pascal  Mariiiu  lu  Brüssel.  — 1>.  K.  F.  116456- 
Die  KrregerflUssigkeit  besteht  aus  Fbosphorsäur* 
oder  einer  anderen,  <lurch  die  Verbindung  des  Phosphors 
mit  .Sauerstoff  gebihletcn  Saure,  welcher  in  kleinen 
Mengen  unterphoaphorige  Säure  zugesetzt  wird,  um  eine 


vollständige  Keduktiou  des  im  F.lektrolyten  vorhandenen 
Blcisuperoxyds  berbeizufUhreu. 


Verfahren  zur  Herstellung  von  Tbermosftulen 
auf  galvanischem  Wege.  — Haruch  Jonas  in 
Berlin.  — D.  R.  P.  11667$. 


e 

Fig.  IJ5. 

Ein  ans  nicht  leitendem  Stofi  beatehender  Stab 
von  beliebigem  Queracbiiitt  c wird  mit  einer  ihn 
schraobengungartig  umlaufenden  flachen  Rinne  versehen, 
ln  diese  Kinne  werden  die  das  Thermoelement  bilden* 
den  Metalle  bezw.  Metalliegierungen  auf  galvanischem 
V/ege  derart  niedergeschlagen,  dass  die  eine  Längs* 
hälfte  des  Stabes  mit  dem  einen,  die  andere  Längs- 
hälfte  mit  dem  anderen  Metall  versehen  ist.  In  die 
schraubengangartige  Kinne  werden  mehrere  Uber  ein- 
ander liegende  Mciallscbichtcn  a des  einen  bezw.  6 des 
anderen  Metalles  so  niedergeschlagen,  dass  die  Enden 
zungenartig  über  einander  greifen. 


Verfahren  zur  Reinigung  von  Spiritus  mittels 
unlöslicher  Hanganate  und  des  elektrischen 

Stromes-  - J.  ll.  Latollay  und  (>.  K.  Bourgom 
m Fan*.  — D.  K.  F.  116693. 

Der  Spiritus  wir«!  uniet  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  mit  Kalkmanganat  oder  erdalkalitchen  Manga- 
nalen  oder  überhaupt  mit  onlösltchcn  Manganaten  be- 
handelt. Es  findet  dabei  eine  sehr  energische  Oxydation 
stall,  während  der  durch  Elektrolyse  frei  werdende 
WaeserslofT  die  Aldehyde  reduziert. 


Varfkhren  zur  Reduktion  von  NItrok&rpern.  — 

C.  K.  Bochringcr  & Söhne  in  Waldhof  bei  Mann- 
heim. — D.  R.  P.  116942. 

Aromatische,  wie  auch  fette  Nitrokörper  lassen  sich 
äussersl  leicht  und  in  nähern  theoretischer  Ausbeate  tu 
den  entsprechenden  Aminen  reduderen,  wenn  man  die- 
selben in  wässeriger  oder  alkoholisch-wässeriger  Salz- 
säure suspendiert  bezw.  gelöst  im  Kathodenraome  einer 
elektrolytischen  Zersetzungsxeüc  bei  Gegenwart  von 
Zinn  der  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  unterwirft. 

Voppiehtung  zum  Befördern  von  Sammler- 
batierien  ln  Ladestationen.  — George  Herbert 
Goodicijn  New-York.  — D.  R.  F.  117390. 
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Die  Aufzu{:sToiTicbtuDK  iit  mit  zwei  an  einer  ge^ 
meinschafdichen  Windetrommel,  jedoch  aof  deren  Um* 
fange  veraetzt  befetiigten  Seilen  L und  K beaiimmter 
l.iuge  aojgerUetet,  too  denen  das  eine  L den  Aofiugs* 
fcblitten  H trägt  ond  daa  andere  K mit  den  Greife^ 
armen  IJ  zam  Featbalien  der  von  den  Ladetitcben 
auizonehmenden  oder  darauf  abtnteUenden  batterie- 
kästen in  Verbindung  steht.  Beim  Senken  des  Auf- 
zugsschlittens  zwecks  Aufnahme  des  Itatterieknstens 
schliessen  die  Greiferarme  I J sich  selbstthStig,  wenn 
die  Abwickcidrehnng  der  Windetrommel  beim  Fort- 
beirieb  derselben  in  die  Aufwickeldrehung  Qbefgeht, 
während  bei  entgegengesetzter  Drehung  der  Winde* 
trommel  zwecks  Freigabe  des  Batteriekastena  die 
Greiferarme  sich  in  derselben  Weise  selbstthäUg  öffnen. 


Vorrichtung  zur  Behandlung  von  Oasen  oder 
Gasgemischen  mittels  Elektrlzit&U  — Reginald 
John  Varn  old  in  Streatbam  Hill,  Surrey.  D.  K.  P. 
■>7  563. 

Bei  den  bisher  zur  Behandlung  ron  Gosen  mittelst 
Elektrizitoi  benutzten  Apparaten  sind  die  Elektroden 
und  Dielektriken  derart  angeordnet,  dass  sich  zwischen 
zwei  Elektroden  nur  ein  einziger  Luft-  oder  Gaskanal 
befindet  oder  höchstens  zwei  derartige  Kanäle  vorhanden 
sind,  von  denen  je  einer  zwischen  der  beirefTcnden 
Elektrode  und  der  zwischen  beiden  bcfindlicbcn  dielek- 
trischen Substanz  vorli.mdcn  ist.  Solche  Anordnungen 
haben  jedoch  den  praktisch  wescniticben  Nocbtcil, 
dass  die  Entloduagsiläche  der  Elektroden  im  Ver> 
liiltnis  SU  dem  behandelten  Luftvolumen  ausserordent- 


lich gross  genommen  werden  mnts  und  die  Strom- 
dichte verhältnismässig  niedrig  ist,  dass  ferner  ein 
bedeutender  Spannungsabfall  zwischen  den  Elektroden 
und  eine  Ungleichförmigkeit  in  der  Entladung  auftritt. 

Bei  dem  neuen  Apparat  werden  nun  alle  diese 
Nachteile  dadurch  vermieden,  dass  zwischen  je  einem 
Elektrodenpaar  eine  grössere  Ansahl  von  gegenseitig 
isolierten,  einen  Luft-  bezw.  Gaskanal  zwischen  sich 
lassenden  Dielektriken  angeordnet  ist,  so  dass  diese 
Gatkanälc  mit  den  Dielektriken  zwischen  den  benach- 
barten Elektroden  abwechseln. 

Infolge  dieser  Anordnung  wird  eine  hohe  Poten- 
tialdiffcrenz  und  eine  gleichförmige  Entladung  ond 
infolge  dessen  ein  höherer  chemischer  Wirkungsgrad 
erzielt. 


SummlcrclCktPOdc.  — Emll  Topp  in  Berlin.  — 

D.  K.  P.  117  749. 

Die  wirksame  Masse  wird  von  einem  aut  leichtem, 
nicht  leitendem  Stoff  bestehenden  und  gitterartig  durch- 
brochenen Rahmen  getragen.  Letzterer  besteht  aus 
zwei  Hälften,  die  in  geeigneter  Weite  zusammengehalten 
werden.  Es  wird  zunächst  auf  das  Gitter  der  einen 
Rahmenbälfte  ein  fein  gelochtes  dünnes  Bleiblech  ge- 
legt, sodann  die  Masse  eingedrückt,  diese  darauf  mit 
einem  gleichen  Blciblech  bedeckt  und  auf  letzteres  end- 
lich die  zweite  Rahmenbälfte  gelegt.  Sobald  die  Blei- 
bleche.  welche  sowohl  zur  Stromleilung  wie  zum  Zn- 
sainnicnhalten  der  Masse  dienen,  schadhaft  geworden 
sind,  werden  sie  durch  neue  ersetzt. 


BÜCHER.  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


BrOseh,  Dr.  Oberlehrer.  Laltftiden  der  Elek- 
triolt&t  Im  Bergbau.  Mit  141  Abbildungen  im  Text. 
Leipzig  1901.  Druck  und  Verlag  von  B.  G.  Teubner. 
I*reis  gcb.  5 M. 

Der  Bergbau  der  heutigen  Zeit  unterscheidet  sich 
von  dem,  wie  er  noch  vor  wenigen  Jahrzehnten  aus- 
geübt  wurde,  in  ganz  hervorragender  Weise.  Während 
man  damals  ansschliesshch  die  Dampfkraft  verwendete, 
hat  sich  heutzutage  eine  eingehende  Verwendung  der 
Elektricitit  angebabnt.  Und  es  ist  deshalb  für  jeden 
Berg-  und  HiUteningcDieur  eine  eingehende  Kenntnis 
der  Methoden,  bei  ^vekheo  die  Elektricität  im  Bergbau 
zur  Anwendung  gelangt,  absolut  nötig.  Im  vorliegenden 
Werke  sind  nun  die  Erfahrungen,  sowie  die  Apparate, 
Maschinen  und  Vorrichtungen,  die  der  Berg-  und  llüitcn- 
ingenieur  sich  heutzutage  insbesondere  zu  Nutze  machen 
muss,  in  eingehender  Weise  geschildert.  Das  Werk  ist 
in  Form  von  Verträgen  gehalten  und  es  dürfte  sich  auch 
aus  diesem  Grunde  ganz  besonders  für  den  Gebrauch 
des  Studierenden  eignen.  Zahlreiche  Abbildungen 
schmücken  dasselbe  und  tragen  wesentlich  zur  Erhöhung 
des  Verständnisses  bei.  Die  Ausstattung  ist  eine  in 
jeder  Hinsicht  vorzügliche  und  es  sei  daher  allen  unseru 
Lesern  zur  eingehenden  Beachtung  empfohlen,  utnsotnebr, 
da  ja  zwischen  der  Elektrochemie  und  dem  Bergbau 
viele  und  innige  Beziehungen  bestehen. 

Lorenz,  Prof.  Dr.phU.  Richard.  Elektroehemlkers 
Praktikum,  (iottingen.  Verlag  von  Vandenhoek  A 
Ruprecht. 

Das  vorliegende  Werk  soll  den  Anfänger  in  das 
elektrochemische  Praktikum  einfUhreo  und  es  sind  zu 
diesem  Zwecke  in  enter  Linie  die  Arbeiten  mit  den 
tnr  Elektrolyse  dienenden  Apparaten  beschrieben. 


Die  Elektrolyse  selbst,  bei  welcher  ein  grosser 
Teil  dieser  Apparme  benutzt  wird  und  die  allein 
hinreichende  Uebung  mit  denselben  gewähren  würde, 
Ist  nur  auf  verhältnismässig  kleinem  Raume  ab- 
gehandelt,  wobei  sich  der  Verfasser  fa&t  durchweg 
un  die  Arbeiten  von  Classen  hält,  während  andere 
wichtigere  Apparate,  wie  z.  B.  das  Universalstativ  von 
Klobukow,  nicht  angeführt  sind.  Auch  die  technische 
Elektrochemie  ist  in  diesem  Werke  etwas  schlecht  weg- 
gekomroen;  insbesondere  ist  das  Arbeiten  mit  Dynamo- 
maschinen, die  Anlage  kleinerer  technischer  Betriebe 
u.  s.  w.  gamicht  berücksichtigt  und  die  Stelle  des  Werkes, 
welche  vom  Lichtbogenofen  handelt  (S.  89),  ist  so  ge- 
halten, d.'uw  der  Anfänger  absolut  nichts  daraus  pro- 
fitieren kann.  Insbesondere  ist  es  absolut  nicht  cin- 
zuseben,  was  der  Satz,  der  sich  im  Prospekt  der  Deutschen 
Gold-  und  Süberscheide-Anstali  findet:  >Auf  Wunsch 
wird  der  Apparat  für  stärkere  Ströme  eingerichtet«  in 
einem  Uebungsbache  für  Anfänger  zu  thutt  hat.  Die  in 
der  Praxis  wenig  vorkomineoden,  rein  physikalischen 
Messungen  sind  dagegen  in  viel  zu  ausgedehntem  Masse 
berücksichtigL  Das  Werk  wird  daher  für  alte  die  ein 
zuverlässiger  Führer  sein,  die  weniger  für  die  Technik 
als  vielmehr  für  physikalisch-chemische  Methoden  eine 
Anleitung  zu  besitzen  wünschen. 

VOfireU  Prof.  J.  H.  Aeetjleneentralen.  Gemein- 
verständliche Darstellungen  des  zeitigen  Standes  der 
Beleuchtung  ganzer  Ortschaften  mit  Acetylen.  Halle  a.S. 
1901.  Verlag  von  Karl  Marhold.  Preis  4 M. 

Die  Belenchtungsiechnik  ist  seit  der  Einführung 
der  Acetylenbelenchtung  in  ein  neue«  Stadium  getreten, 
und  insbesondere  hat  man  mit  der  Beleuchtung  von  Ort- 
schaften durch  Acetylen  schon  wesentliche  Fortschritte 
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erxielt.  Infolge  dines  L'mtunde*  wird  e«  in  Tielen 
Fälleu  sowohl  fUr  den  Techniker,  der  derartige  Anlagen 
snatufUbren  hat,  wie  ftir  die  Vertreter  von  Gemeinden, 
sowie  überhaapt  ftlr  den  HeleuchtnngS'liigenieur  nötig 
sein,  sich  mit  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Frage  der 
Heleochtnng  von  Orten  mit  Acetylen  vertrant  xa  machen. 
Micrfttr  dilHte  das  vorliegende  Werk  gans  der  geeignete 
Führer  sein.  Es  enthält  eine  Beschreibung  der  Herstellung 
des  Acetylens  ans  Carbid  sowie  eingehende  Angaben  über 
Gewinnung,  Handel,  Transportvermittlang,  Gasausbeute 
aas  Carbid  o.  s.  w.;  ferner  wichtige  Angaben  Uber  das 
Acetylen  selbst,  seine  Eigenschaften  und  Verwendung,  eod> 
lieh  eine  ganz  neue  Darstellung  der  Anlage  von  Acetylen- 
centralen, der  mannigfachen  Verwendung  des  Acetylens 
für  Beleuchtongt-,  moturiiche  und  häusliche  Zwecke, 
BetriebskostenberechnuDgeD,Sicherheitsvorschriften  u.s.w. 

Bernat»  D.,  IngcDieur.  und  Seheei,  Dr.  phll.  Carl. 
We^etser  ftlr  Aeetylen  • Teehniker  und 

'InCfenleure.  Halle  a.  S.  1901.  Verlag  von  Karl 
Marhold.  Preis  3 M. 

Das  handliche  Werkchen  enibält  eine  Übersichtliche 
und  eingehende  Darstellung  aller  ftlr  den  Acetylen- 
techniker  wissenswerten  Daten  in  Form  eines  mit 
Notizblattem  versehenen  Taschenbuches,  das  sicherlich 
bei  allen  Interessenten  sowohl  des  Inhalts  wie  der  Aus- 
itattoog  wegen  willkommene  Aufnahme  6nden  wird. 

Wlepre^ht,  Otto,  Kaisingeoieur  in  Breslau.  Ent- 
werfen  und  Berechnen  von  Helzun^s-  and 
LQftungrsanlagen.  2.  Aun.'ige.  Halle  a.  s.  1901. 

Verlag  von  Karl  Marhold.  Preis  2 M. 

Roozeboom,  Dr.  H.  W.  Die  heterogenen  Qleleh- 
gewichte  vom  Standpunkte  der  Phasenlehre. 

I.  Heft:  Die  Phasenlehre,  System  aus  einer  Compo- 
nente.  Mit  54  Abb.  brauntchweig  1901.  Verlag  von 
Friedrich  Vieweg  Sc  .Sohn.  Preis  geb.  5,50  M. 

Der  Verfasser  behandelt  in  dem  vorliegenden  Werk 
ein  bisher  eigentlich  sehr  wenig  beackertes  Gebiet  und 
stützt  sich  hierbei  auf  die  Lehren  von  Willard  Gibbs, 
die  er  unter  Benutsung  der  ganzen  einschlägigen  Litte- 
ratur  und  auch  eigener  Forschung  weiter  fortseUt 
Sicherlich  wird  das  Werk  allen  denen,  die  sich  für 
diese  Materie  interessieren,  hoebwiUkommen  sein. 

Flacher,  Prof.  Dr.  Ferdinand.  Jahresbericht 
Ober  die  Leistungen  der  ehemlseben  Tech» 
nologle.  Mit  besonderer  Berücksichtigung  der 
Elektrocbemie  und  gewerblichen  Statistik  für  das 
Jahr  1900.  46.  Jahrg.  oder  neue  Folge  31.  Jahrg. 

1.  u.  2,  Abteilung:  Unorganischer  und  oi^nischer 
Teil.  Leipzig  190t.  Verlag  von  Otto  Wigand. 
Preis  28  M. 

Der  aeuerschienene  Band  des  Jahresberichts  über 
die  Leistungen  der  chemischen  Technologie  bietet  dem 
Fachmann  wieder  eine  Summe  wertvollen  Materials  dar. 
Er  enthält  in  der  bekannten  Überaichilichen  und  be- 
währten Anordnung  ein  kritisch  gesichtetes  Material  Uber 
die  Fortschritte  in  allen  Zweigen  der  chemischen  Tech- 
nologie. Es  sind  hierbei,  so  weit  es  nötig  war,  um  das 
Verständnis  sc  erhöhen,  zahlreiche  Abbildungen  bei- 
gegebcD,  und  einen  besonderen  Wert  enthält  das  Werk 
noch  durch  die  am  Schlosse  jeder  Gruppe  geführte  Statistik, 
durch  die  allein  es  möglich  wird, sich  ein  richtigesBild  Uber 
die  Eniwickelung  dieser  Gruppen  und  Uber  ihre  Be- 
deutung zu  machen.  Unser  Specialgebiet,  die  Elektro- 
cbemie, hat  eine  eingehende  Berücksichtigung  gefunden, 
und  es  ist  auch  den  Apparaten  fUr  Elektrolyse  ein  be- 
sonderes Kapitel  gewidroeL  Wir  können  den  stattlichen 


Rand  mit  gutem  Gewissen  der  eingehenden  Beachtung 
unserer  Leser  empfehlen^  er  sollte  in  der  Bibliothek  keines 
Chemikers  fehlen. 

Hoppo,  Fritz,  Ingenieur.  Wlo  stollt  man  Koston- 
ansehl&ge  und  Botrtebskostenberechnungen 
fOr  elektrlseho  Lieht-  und  RraftanJagen  auf? 
Leipzig  1901.  Ed.  Wartigs  Verlag  Ernst  Hoppe. 
Preis  3 M. 

Das  vorliegende  handliche  Werkchen  enthältalles,wms 
bei  der  Aufstellung  von  Betriebskosten  und  Berechnungen 
fUr  elektrische  Licht-  und  Kraftanlagen  zu  wissen  nötig 
ist,  und  swar  in  sehr  aasfübrlicher  und  guter  Darttellnng. 
Es  sei  daher  allen  denen,  welche  io  die  Lage  kommen, 
derartige  Voranschläge  machen  zu  mUssen,  sowie  ins- 
besondere denen,  die  sich  mit  der  Prüfung  derselben  zu 
befassen  haben,  bestens  empfohlen. 

Jordls,  Dr.  Eduard;  Die  Elektrolyse  w&ssrlger 

MetallSalZlöSUn^n.  Mit  besonderer  Berücksichti- 
gung der  io  der  Galvanoplastik  üblichen  Arbeitsweisen. 
Mit  11  Figuren  und  2 Tafeln.  Halle  a.  S.  Verlag 
von  Wilhelm  Knapp.  1901.  Preis  4 M. 

Das  mit  grosser  Sorgfalt  bearbeitete  Buch,  welches 
IntbesoDdcre  den  Arbeitsweisen  der  Galvanotechnik 
einen  weiten  Spielraum  gewährt,  wird  sicherlich  allen 
denen,  welche  sich  mit  den  Elektrolysen  wässriger 
Mctallsalzlösungen  beschäftigen,  manchen  Fingerzeig  und 
manche  neue  Anregung  geben.  Allerdings  sind  die  an- 
gegebenen Methoden  nur  für  den  wissenschaftlich  got 
durcbgebildeten  Chemiker  verwendbar.  Der  Galvano- 
techniker im  gewöhnlichen  Sinne,  also  der  Besitzer 
einer  galvanopiastlschen  Anstalt,  wird  von  dem  Werke 
wenig  Gebrauch  machen  können,  da  dasselbe  zu  grotne 
Anforderungen  an  die  Vorkenotoisse  des  Benutzers  stellt. 

Hinot,  Ad.,  Ingenieur  chlmiste,  Directeur  du  Journal 

PEiectrochimie.  Galvanoplastlo  6t  Galvano- 

StAgla,  Mit  13  Figuren.  (Eoc7cli>pedie  scientifique 
des  Aide-Memoire.)  Paris.  Verlag  der  Librairie 
Gau  thier-Villars.  Brochiert  2 fr.  50  c.  Cartonniert 

3 h- 

Der  Verfasser  beschreibt  alle  bekannten  alten  and 
neuen  V'crfahren,  mittels  deren  man  ans  den  Salz- 
lösungen meulliscbe  Niederschläge  erhält.  Das  Werk 
behandelt  in  2 Teilen  die  Gebiete  der  Galvanostcgie 
und  der  Galvanoplastik. 

Der  erste  Teil  ist  der  Galvanostcgie,  d.  h.  dem 
galvanischen  NiedersclilagenelnesMetalles  auf  ein  anderes 
Metall  und  der  Galvanotypie  oder  dem  galvanischen 
Niederschlagen  auf  einen  leitend  gemachten  Isolations- 
körper  gewidmet. 

Sehr  eingehend  behandelt  der  Verfasser  die  ver- 
schiedenen Verfahren  der  Verkupferung  und  Vernickelung, 
des  Versilberns  und  Vergoldens,  die  in  der  Galvano- 
stegie  eine  wichtige  Rolle  spielen,  und  er  giebt  gleich- 
zeitig die  gebräachlichsteo  Formeln  an,  durch  welche 
man  gute  Niederschläge  erzielt;  desgleichen  handelt  ein 
besonderer  Abschnitt  von  der  galvanischen  Färbung  and 
Verzierung. 

In  gleich  eingehender  und  interessanter  Weise  ist  die 
Galvanoplastik  oder  die  Reproduktion  eines  bestimmten 
Gegenstandes  mittels  metallischen  Niederschlages  be- 
sprochen. .Sehr  iniercftsant  ist  das  Kapitel  Uber  die 
Elektrotypie  oder  die  Reproduktion  von  typographischen 
Kompositionen  und  Gravüren,  welche  sieh  in  den  letztes 
Jahres  aosserordestlich  entwickelt  hat. 

Wir  empfehlen  das  Werk,  das  sich  den  früheren 
Arbeiten  destclben  Verfassers  würdig  onreiht,  nnaereo 
Lesern  aufs  beste. 
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ÜBER  DIE  ELEKTROLYTISCHE 
REDUKTION  AROMATISCHER  UND  FETTER  NITROKÖRPER. 

Von  Joh.  Möller. 


Die  bedeutenden  Fortschritte,  welche  die 
organische  Klektrocheniie  in  den  letzten  sechs 
Jahren  gemacht  hat,  sind  nicht  zum  wenigsten 
auf  dem  Gebiete  der  elektrolytischen  Reduk- 
tion aromatischer  Nitrokörper  zu  verzeichnen. 
Die  chemischen  Reaktionen,  welche  mittelst 
des  galvanischen  Stromes  durchgefuhrt  werden 
können,  beschranken  sich,  soweit  sie  durch 
diesen  allein  hervorgerufen  werden,  bek.annt- 
lich  auf  Substitutions-,  Oxydations-  und  Re- 
duktionscrsclieinungen.  Von  diesen  sind  die 
Reduktionsvorgänge  an  der  Nitrogruppe 
aromatischer  Verbindungen  Gegenstand  des 
eingehendsten  Studium.s  sowohl  in  experi- 
menteller wie  theoretischer  Hinsicht  ge- 
worden. Die  interessanten  Arbeiten  von 
Elbs,  Gattermann,  Haber,  Häusser- 
mann  und  Eöb  über  die  elektrolytische 
Reduktion  des  Nitrobenzolsund  .seiner  Homo- 
logen, sowie  einer  ganzen  Reihe  von  Nitro- 
körpern  der  Phenole,  aromatischen  Alkohole, 
zMdehyde,  Ketone  und  Säuren  sind  hier  in 
erster  1-inie  zu  nennen.  Dieselben  haben 
zum  Teil  gezeigt,  wie  sich  unter  Hänhal- 
tung  bestimmter  Versuchsbedingungen,  als 
richtige  Wahl  der  Stromgrössen  (Stromdichte 
und  Spannung)  des  Elektroden  - Materials, 
der  Konzentration  des  Reduktionsgemisches, 


zuweilen  Zusatz  von  passenden  Konden- 
sationsmitteln, jede  Phase  der  Reduktion 
festhaltcn  lässt.  Als  Zwischenphasen  der 
elektrolytischen  Reduktion  .aromatischer  Nitro- 
körper können  nach  den  experimentellen  Hc- 
obachtungen  Azoxy-,  Azo-,  Amido-,  Nitroso-, 
Hydroxylamin  • und  Hydrazoverbindungen 
resp.  Ümlagerungsprodukte,  der  letzteren 
beiden,  Amidooxykörper  und  Diamido- 
diphenylabkömmlinge,  Benzidine,  auftreten, 
je  nachdem  ob  in  saurer  oder  alkalischer 
Lösung  gearbeitet  wird. 

Im  Folgenden  sollen  nun  die  bei  der 
elektrolytischen  Reduktion  aromatischerNitro- 
körper  in  saurer  und  alkalischer  Lösung 
experimentell  beobachteten  Vorgänge  erörtert 
und  zugleich  diejenigen  Nitroverbindungen 
angeführt  werden,  bei  welchen  die  Reaktionen 
nach  den  bestehenden  Litteraturangaben  fe.st- 
gestcllt  wurden.  Im  Anschluss  daran  wird 
auf  die  Theorie  der  elektrolytischen  Reduk- 
tion der  Nitrogruppe  nach  Massgabe  der 
Anschauungen,  wie  sie  Lob,  Haber  und 
Chilesotti,  letzterer  für  den  speziellen  Fall 
der  Reduktion  der  Nitrokörper  ohneZwischen- 
phase  zum  Amin  in  saurer  Lösung  bei  Gegen- 
wart von  Mctallsalzen,  in  ihren  Arbeiten 
vertreten,  cingegangen,  sowie  über  die  bis 
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lang  geringen  Erfahrungen  auf  dem  Gebiete 
der  elektrolytischen  Reduktion  fetter  Nitro- 
körper  berichtet  werden. 


Elektrolytische  Reduktion  in  saurer 
Lösung. 

Die  elektrolytische  Reduktion  in  saurer 
Lösung  wird  im  allgemeinen  derart  au.s- 
geführt,  dass  der  Nitrokörper  in  einer  Auf- 
lösung in  Alkohol,  Aceton,  Essigsäure, 
Ameisensäure  und  ähnlichen  Lösungsmitteln, 
zuweilen  unter  Zusatz  von  Mineralsäurc,  um 
die  Leitfähigkeit  zu  erhöhen,  ferner  auch  in 
konzentrierten  Säuren  gelöst  oder  suspendiert, 
der  Einwirkung  des  Stromes  ausgesetzt  wird. 
Als  Kathode  dienen  Platin,  Nickel,  Blei, 
Zink,  Zinn,  Elsen,  Quecksilber,  Kohle  und 
a.  m.,  auch  wird  dem  Elektrolyten  bisweilen 
ein  Metallsalz  in  geringer  Menge  zugesetzt, 
je  nachdem,  welches  Resultat  bei  der  Reduk- 
tion erzielt  werden  soll.  Als  Reduktions- 
pha.sen  in  saurer  Lösung  können  Nitroso-, 
Hydroxylamin-,  Azoxy-,  Azo-,  Hydrazo-  und 
Amidoverbindungen,  ferner  Amidophenol- 
und  Benzidinderivate,  als  Umlagerungs- 
produkte aus  Hydroxylamin-  resp.  Hydrazo- 
körpern,  auftreten,  wie  die  experimentellen 
Ergebnisse  der  elektrolytischen  Reduktion 
des  Nitrobenzols,  seiner  Derivate  und  Homo- 
logen bestätigen. 

Wurde  der  Nitrokörper  in  alkoholisch- 
schwefelsaurer  Lösung  unter  Verwendung 
einer  Zinkkathode  elektrolytisch  reduziert,  so 
entstand  das  Amin,  ebenso  in  schwefelsaurer 
oder  essigsaurer  Lösung.  So  erhielten  Elbs 
(Chem.  Ztg.  1893,  209)  und  Voigt  (Elektro- 
chem.  Zeitschr.  1894,  161)  aus  Nitrobenzol 
Anilin.  Bei  der  Reduktion  in  alkoholisch- 
schwefelsaurer, wässerig-  und  essig-schwefel- 
saurer oder  salzsaurcr  Lösung  mittelst  Platin- 
kathode resultierte  je  nach  der  Natur  des 
Nitrokörpers  neben  wenig  Amin  und  Azo.xy- 
körper  hauptsächlich  das  Benzidinderivat, 
zuweilen  auch  nur  das  Amin.  Auf  diese 
Weise  erhielt  Häussermann  (Chem.  Ztg. 
1893,  129):  aus  Nitrobenzol  QH^NOj  Benzidin 
NH,  - C,Hj — C,Hj-NH„  resp.  dessen  Sulfat, 
(4)  (I)  (4) 


neben  wenig  Azoxybenzol  C,HjNZ.J!iNC,Hj 
und  Anilin  CjlljNH,,  ferner  aus 

o-Nitrotoluol  CH,  - C,H,  - NO, 

(2)  (0 

o-Tolidin  > C,H,  CjH,  < 

(4)  NH,  (,)  NH,(4) 

neben  wenig  o-Toluidin  CH, -C,Hj  -NH„  je- 

(2)  (0 

doch  aus  p-Nitrotoluol  CH,  - C,H,  - NI  1,  glatt 
4)  (0 


p-Toluidin  CH, -C,H, -NH,  und  aus 
(4)  (t) 

m-Nitrobenzolsulfosäure  SO,H  -C.H,  -NO,  Me- 
(3)  {>) 

tanilsäure  SO,H  - C,H, -NH,.  (Chem.  Ztg. 
(3)  (0 

1893,  209.) 

Ferner  entsteht  nach  Möller  (Zeitschr. 
fUr  Pllektroch.  1901,  741  und  797)  aus 
CO 

o-Nitroanthrachinon  C,H,<  >C,H, -NO, 

CO  (,) 

glatt  o-Amidoanthrachinon 

C.H4<J;°>C.H,-NH„ 

CO  (,) 

aus  1,5-Dinitroanthrachinon 

no,-qh,<^°>c.h,-no, 

(5)  (I) 

i,S-Diamidoanthrachinon 


NH,  - C.H,<  >C,H,NH, 

(S)  (1) 

und  aus  « Dinitroanthrachinon,  einem  Dinitro- 
derivat  des  Anthrachinons  von  bislang  nicht 
festgestellter  Konstitution  das  zugehörige 
n-Diamidoanthrachinon  neben  nicht  näher 
untersuchten  farbstoffartigen  Körpern. 

Elbs  (Journ.  f.  prakt.  Chem.  43.  39)  fand, 
dass  Pikrinsäure  C,H, -NH, -NH,-NH,  - OH 
(2)  (4)  (6)  (I) 

, 2,  4,  6-Trinitrophenol,  unregelmässig  redu- 
ziert wird. 

Es  entstanden  4,6-Diamido-2-Nitrophenol 
C,H,  - OH  • NO,  - NH,  - NH,  und  4,6-Dinitro- 
(')  (2)  (4)  (6) 

2-Amidophenol  C,H,  - OH  - NH,  ■ NO,  - NO„ 

(■)  (2)  (4)  (6) 

jedoch  kein  Triamidophenol 

C.H,  - OH  - NH.  - NH,  - NH,. 

{<)  (2)  (4)  (6) 

Die  drei  Nitrobenzoesäuren  ergaben  nach 
Hostmann  (Chem.  Ztg.  1893,  1099)  in 
alkoholisch-  oder  wä.sserigschwefelsaurer 
Lösung  reduziert  Azo-,  Hydrazo-  und  Amido- 
körper. 

So  entstanden  aus  o -Nitrobenzoesäure 
COOH  - C,H,  - NO,  o-Azobenzoesäure 

(2)  (l) 

COOH  - C.H.N  =.  N - C.H.  - COOH, 

(2)  (>)  (2) 

o-Hvdrazobenzoesäure 

COOH  - C.H.  • NH  = NH  - C,H.  -COOH 

(2)  (0  (2) 

und  Anthranilsaure  COOH- C.H, -NH„  ferner 

(2)  (t) 

aus  m-Nitrobenzoesäure  COOH  - C,  H,  • NO, 

(3)  (') 

m-Azobenzoesäure 


Digitized  by  Google 


Heit  II 


KLEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRirr. 


241 


COOH  ■ C,H,N  = N ■ QH.  ■ COOH 

(3)  (I)  (3) 

und  aus  p-NitrobenzoSsäure  COOH  • C,H,  • NOj 

(4)  (0 

p Azobenzoesäure 

COOH  ■ C.H.N  = N • C.H.  ■ COOH. 

(4)  (I)  (4) 

Hei  der  elektrolytischen  Reduktion  des 
Nitrobenzols  in  essig-,  oxal-  und  ameisen- 
saurer  Lösung  unter  Zusatz  von  wenig 
Schwefelsäure  und  Verwendung  von  Platin- 
oder Bleikathoden  erhielt  Lob  als  Haupt- 
produkt Benzidin,  resp.  dessen  Salze,  neben 
Azobenzol  C,H,N  «=  N ■ C.Hs  und  wenig 
p-Amidophenol  NH,  • C,H,  • OH.  (Zeitschrift 

(■)  (4) 

f.  Elektrochem.  1897,  471.) 

Die  Bildung  der  Benzidinverbindungen 
bei  der  elektrolytischen  Reduktion  in  saurer 
Lösung  ist  der  umlagernden  Wirkung  der 
Säure  auf  primär  auftretendes  Hydrazoderivat 
zuzuschreiben.  So  resultiert  z.  B.  bei  der 
Reduktion  des  Nitrobenzols  primär  Hy'drazo- 
benzol  C.Hj  • NH  — NH  • C,H,,  welches  sich 
in  Di-p-Diamidodiphenyl  oder  Benzidin 
NH,  C.H.  — C.H,  NH, 

(4)  (■)  , (4) 

umlagert.  Neben  dem  Benzidin  entstehen  .stets 
geringe  Mengen  einer  isomeren  Verbindung, 
des  Diphenylins  oder  o , p-Diamidodiphenyls, 
NH,  • C.H.  — C.H.  ■ NH,. 

(2)  (0  (4) 

Bei  der  elektrolytischen  Reduktion  in 
konzentriert  schwefelsaurer  Lösung  erhielt 
Gattermann  aus  dem  Nitrokörper  das  Ami- 
dophenolderivat.  Dasselbe  entsteht  aus  inter- 
iTiediär  gebildetem  Hydroxylaminkörper  durch 
den  umlagernden  Einfluss  der  Schwefelsäure, 
wie  derselbe  Forscher  nachgewiesen  hat,  in- 


dem er  die  intermediäre  Bildung  der  Hy- 
droxylaminverbindung direkt  bewies.  So  er- 
hielt er  aus  Nitrobenzol  p-Amidophenol 
resp.  dessen  Sulfat,  wie  folgt: 

1)  C.H,N0,  + 4H 
Nitrobenzol 

=:2H,0-f  C,H,NH(OH) 

Phenyl-^-Hydroxylamin 

2)  C,H,NH(OH)  = NH,  • C.H,  • OH 

(0  (4) 

Phenylß-Hydroxylamin  p-Amidoplienol. 
(Chem.  Ztg.  1893,  210.) 

Elbs  reduzierte  den  Nitrokörper  anstatt 
in  konzentrierter  Schwefelsäure  in  einer  Auf- 
lösung in  Eisessig  unter  Zusatz  von  verhält- 
nismässig wenig  Schwefelsäure  und  erhielt 
auf  diese  Weise  eine  bessere  Ausbeute  an 
Amidophenolderivat,  jedoch  stets  auch  die 
Sulfosäure  desselben  und  viel  Amin.  Wurde 
eine  Platinkathode  verwandt,  so  überwog  das 
Amidophenol,  bei  Anwendung  einer  Blei- 
kathode das  Amin.  So  ergaben  40  g Nitro- 
benzol bei  Verwendung  von  Platinkathoden; 
19  g p-Amidophenol,  0,5  g p-Amidophcnol- 
o-Sulfonsäure  und  8 g .Anilin;  bei  Verwen- 
dung von  Bleikathoden;  9 g p-Amidophenol, 
I g p-Amidophenol-o-Sulfonsäure  und  23  g 
Anilin.  (Ztsch.  f.  Elektrochem.  1896,  472.) 
Das  regelmässige  Auftreten  von  Anilin  sowie 
die  Beobachtung,  dass  sich  bei  der  Reduktion 
auch  der  Azoxykörper  bildete,  veranlassten 
Hllbs  zur  Untersuchung,  ob  das  Amidophenol 
nicht  möglicherweise  durch  Spaltung  von 
intermediär  auftretendem  Oxyazokörper  ent- 
standen sein  könnte.  Letzterer  konnte  durch 
den  umlagernden  Einfluss  der  Schwefelsäure 
aus  dem  Azoxykörper  gebildet  worden  sein. 
Die  Reaktion  wäre  folgende: 


I) 


2) 


C,H,N  ° ^ NC,H,  = C,H,N  = N • C.H.  - OH 
Azo.xybenzol  (1)  (4) 

p - Oxyazobenzol 

C,H,N  = N - QH,  - OH  + 4H  = C.H,  - NHs  + C.H.  - NH,  - OH 

(>)  (4)  (•)  (4) 

p - Oxyazobenzol  Anilin  p - Amidophenol. 


Die  notwendige  Folgerung  war  aber 
dann,  wie  aus  der  Reaktionsgleichung  2 her- 
vorgeht, dass  bei  der  elektrolytischen  Re- 
duktion des  Nitrobenzols  unter  den  ange- 
gebenen Bedingungen  äquivalente  Mengen 
Anilin  entstehen  mussten,  wie  es  auch  that- 
sächlich  der  Fall  war.  Infolgedessen  kam 
Elbs  zu  dem  Schlüsse,  da  er  nachweisen 
konnte,  dass  Amidophenol  an  und  für  sich 
nicht  zu  Anilin  reduzierbar  war,  die  Bildung 
desselben  ganz  oder  teilweise  auf  eine 
Spaltung  des  Oxyazokörpers  zurückzuführen. 


Dann  musste  aber  auch  der  Azoxykörper  bei 
der  Reduktion  unter  analogen  Bedingungen 
Amidophenol  und  Anilin  liefern.  Versuche, 
die  in  dieser  Richtung  ausgeführt  wurden, 
ergaben  jedoch  in  erster  Linie  Benzidinsulfat 
und  nur  Spuren  von  Amidophenol  und  Anilin. 
Damit  war  der  Beweis  geliefert,  dass  die 
Bildung  des  Azoxybenzols  bei  der  Reduktion 
des  Nitrobenzols  in  schwefelsaurer  Lösung 
eine  Nebenreaktion  war,  die  auf  die 
Bildung  des  Amidophenols  keinerlei  Einfluss 
hatte,  ebenso  wie  das  Auftreten  des  Anilins, 


Digilized  by  G JOgle 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heit  II 


Ul 


das  Elbs  in  so  grosser  Menge  erhielt,  haupt- 
sächlich durch  direkte  Reduktion  des  Nitro- 
benzols nnter  Mitwirkung  des  Elektroden- 
materiales hervorgerufen  sein  musste.  In- 
zwischen wurde  dann  von  Gattermann  be- 
wiesen, dass  das  Amidophenolderivat  that- 
sächlich  durch  Umlagerung  aus  intermediär 
gebildetem  Hydroxylaminkörper  entstand. 

Durch  elektrolytische  Reduktion  des 
Nitrobenzols  in  Vitriolöl  erhielten  Noyes 
und  Clement  (Rer.  d.  D.  Chem.  Ges.  1893, 
990)  die  p-Amidophenol-o-Sulfonsäure 
NM,  • C.H,  ■ HSO,  ■ OH. 

(I)  (2)  (4) 

Das  Charakteristische  der  elektroly- 
tischen Reduktion  der  Nitrokörper  in  kon- 


zentrierter Schwefelsäure  unter  Venvendung 
von  Platinelektroden  besteht  also  allgemein 
darin,  dass  ausser  der  Reduktion  der  Nitro- 
gruppen  zu  Amidogruppen,  stets  in  l’ara- 
Stellung  zu  letzteren,  falls  dieselbe  unbesetzt 
ist,  eine  Hydroxylgruppe  und  zuweilen  noch 
der  Sulfosäurerest  eintritt.  Diese  sogenannte 
Gattermann'sche  Reaktion  ist  auf  eine 
grö.ssere  Anzahl  Nitrokörper,  als  Dinitroderi- 
vate  und  Homologe  des  Nitrobenzols,  Nitro- 
carbonsäuren  und  deren  Ester,  Nitroaminc, 
Nitroketone,  Nitroderivate  des  Chinolins  und 
solche  der  Naphthalinreihc  angewandt  worden. 
So  erhielten  Gattermann  und  seine  Schüler 
(Her.  d.  D.  Chem.  Ges.  1893,  1848- -52;  1894, 
1929—39;  1896,  3034)  aus: 


a.  Nitrokohlcnwaascr.stolire; 

m-Dinitrobenzol  NO, . C,,H,  - NO,  — ► o,  p-Diamidophenol  NH,  • C,H,  - NH,  ■ OH. 

(3)  (1)  (I)  (3)  (4) 

m-Bromnitrobenzol  NOj-Cellj-Hr  ->  1,3-Hromamidophenol  NH,*QIIs  • Br  • OH. 

(>)  (3)  (I)  (3)  (4) 

o-Nitrotoluol  NO,  • C,H,  - CH,  -»■  o-Amido-m-Kresol  NH,  • C,Hj  - CH,  - Oll. 

(0  , (2)  (0  (2)  (4) 

m-Nitrotoluol  NÖ,  • C,H,  ■ ClI,  m-Amido-o-Krcsol  NH,  - C,H,  - CH,  - OH. 

(0  (3)  (1)  (3)  (4) 

o,  p-Dinitrotoluol  CH,  ■ 0,11,  - NO,  • NO,  2,  4,  5-Diamidokresol  CH,  - NH, -C,H,-NH,  - OH. 

(0  (2)  (4)  (1)  (2)  (4)  (5) 

4 Iirom-2-Nitrotoluol  CH,-C,H,  - NO,  ■ Br  ->-  4,  2,  5-Bromamidokresol  CH,  NH,-C,H, -Br-OH. 

(0  (2)  (4)  (I)  (2)  (4)  (5) 

4-Brom-3-Nitrotoluol  CH,.C,H, .NO, -Br  ->■  4,  3,  6-Bromaniidokresol  CH,  • NH,-C,H,  - Br  -OH. 

(})  (3)  (4)  (1)  (3)  (4)  (6) 

2-Nitro-p-Xylol  CH,  ■ C,H,  ■ NO,  - CH,  ->■  2,  4,  j-Amidoxylenol  CH,  ■ NH,  - C,H,  • CH,  ■ OH. 

(0  (2)  (4)  (0  (2)  (4)  (5) 

b.  Sulfosäuren  der  Nitrokohlenwasscrstofle. 

m Nitrobcn7.ol.sulios,iureNO,-C,H,-HSO,  ->p-Amidophenol-m-SulfosäureNH,-C,H,  HSO,  OH. 

(>)  (3)  (0  (3)  (4) 

2-Nitrotoluol-4-Sulfosäure  CH,  - C.H,  ■ NO,  - HSO, 

(0  (2)  (4) 

->  2,  4,  5-Amidokresolsulfo.säure  CH,  - NH,  - C.H,  - HSO,  - OH. 

(0  (2)  (4)  (5) 

ai-Nitronaphthalin-oj-Sulfosäurc  NO,  ■ C,,H,  - HSO, 

(»■)  («s) 

-►  a,,  a,-Amidonaphthol-a,  Sulfosäure  NH,  ■ C,,H,  - OH  ■ HSO,. 

(o.)  (<»,)  (®j) 

ai-Nitronaphtalin-)9,-Sulfosäure  NO,  • C,oH,  - HSO, 

(«.)  (?,) 

-*•  a,,  a,-Aniidonaphthol-)9,-Sulfosäure  NH, -C„H, -OH-HSO,. 

(“1)  (a,)  (ßs) 

a|-Nitronaphthalin-ß,-Sulfosäure  NO,-C,,H.  - HSO, 

(«.)  (ß.) 

->  a,,  a,-Amidonaphthol-ß,-Sulfosaure  NH,  • C„H,  ■ OH  • HSO,. 

(«i)  (“i)  (ß.) 

a,-Nitronaphthalin-ß,.  ß,-Disulfosäure  NO,  - C„H,  ■ HSO,  • HSO, 

(«.)  (ßi)  (ß,) 

-r-  a^,  a,-Amidonaphthol-ß,-ß,-Disulfosäure  NH,  ■ OH  • C„H.  - HSO,  ■ HSO,. 

(»i)  («.)  (ß.)  (ßi) 
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a,  -Nitronaphthalin-p,,  Pj-Disulfosäure  NO,  • C,oHs  ■ HSOj  • HSO, 

(«,)  (P.)  (ß.) 

7„  otj-Amidonaphthol-ji,,  p.-Disiilfosäurc  NH,  ■ OM  ■ C,oHi  • HSO,  • HSO,. 

(«.)  («i)  (ßi)  (ß.) 

c.  Nitroamine- 

in-Nitranilin  NO,  • C,H,  • NIU  — ^ o,  p Diamidoplicnol  NH,  • C,H,  • NH,  • OH. 

(')  (3)  (0  (3)  (4) 

m-Nitrodimethylanilin  NO,  ■ C,H,  ■ N(CH,), 

0)  (3), 

— ► o,  p-Dimethyldiamidophenol  NH,  ■ C.H,  ■ N(CH,),  ■ OH. 

0)  (3)  (4) 

(Voigt,  Zeit.schr.  für  angew.  Chem.  1894,  107,) 

2 Nitro-4'Toluidin  CH,  • C,H,  • NO,  • NH,  ->■  2,  4,  5-Diainidokresol  CH, -CeH,  NH,  NH,  - OH. 

(>j  (2)  (4)  (J)  (2)  (4)  (5) 

d.  Nitrocarbonsäuren. 

o-Nitrobenzocsäure  NO,  • C,H,  • COOH  und  deren  Methyl-  resp.  Aethylester 
(0  (2) 

— ► m 0.xy  o-Amidobenzoesaure  NH,  • C,H,  ■ COOH  ■ OH  oder  die  betreffenden  Ester. 

(0  (2)  (4) 

m-Nitrobenzoesäure  NO,  • QH4  • COOH  resp.  der  Methylester 

(0  (3) 

-►  o-Oxy-m-Amidobenzoe.säure  NH,  ■ C,H,  ■ COOH  ■ OH  oder  den  Ester. 

(0  (3)  (4) 

2-Nitro-4-Toluylsiiure  CH,  ■ C,H,  ■ NO,  ■ COOH  resp.  der  Methyl-  oder  Aethylester 
(>1  (2)  (4) 

—>■  2,  5-Amidooxy  4-Toluylsäurc  CI3,  • NH,  - C,H,  - COOH  - OH  resp.  die  Ester. 

(0  (2)  (4)  (5) 

3-Nitrocuminsäure,  3-Nitro-p-Isopropylbenzoesäure,  C,H,  - C,H, -NO, -COOH  resp.  derMethyl- 

(>)  (3)  (4) 

oder  Aethylester  — ► 3-Amido-6-Oxycuminsäure  C,H, -NH,-C,H,-COOH-OH  resp.  die  Ester. 

(0  3)  (4)  (6) 

m-Nitrozimmtsäure  NO,  - C,!!,  - CH  = CH  - COOH  und  der  Aethylester 

(0  (3) 

^ CH  = CH 

Amidocumarin  NH,  - C,H,  <C  (3)  | 

(I)  \ O — CO 

(4) 

o-Nitrozimmtsäure  NO,  - C,H,  - CH  = CH  - COOH  und  deren  Ester 

(')  (2) 

-►  m-Oxy-o-Amidozimmtsaure  NH,  - C,H,OH  - CH  = CH  - COOH. 

(0  (4)  (2) 

5-Nitroisophthalsäurc  COOH  - C,H,  - COOH  - NO, 

(■)  , (3)  (5) 

— 5-Amido-2-Oxyisophthalsäure  COOH  - COOH  - C,H,  - OH  - NH,. 

(0  (3)  (2)  (5) 

5-Nitroterephthalsäure  COOH  - C,H,  - COOH  - NO, 

(0  (4)  (5) 

—*■  5-Amido-2-Oxyterephthalsäure  COOH  - COOH  - C,H,  - 011  - NH,. 

0)  (4)  (2)  (5) 

e.  Nitfoketone. 

m-Nitroacetophenon  NO,  - C,H,  - C * 

(I)  (3)^° 

CH 

— ► m-Amido-o-Oxyacetophenon  NH,  - C,H,  - OH  • C ’ 

(0  (4)  (3)^" 
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m*Nitrobenzophenon  NO,  • CflH^  • C ^ 

(I) 


C.H, 


C.H, 


— ► m-Amido  o Oxybenzophenon  NH,  • C«H,  • OH  • p. 

(!)  (4)  (3) 

in  Nitrophcnyl  p-Tolylketon  NO,  • C,H,  • C ^ 9 ,,  f-.r 

(.)  (3) 

m Amidoo  Oxypheiiyl-p-Tolylketon  NH,  ■ C,H,  • Ol  1 • C f- i, 

0)  (4M3) 


anA-Nitrochinolin 


NO, 

er 


f.  Nitrochiiioline. 


NH, 

^\/ 


o-Nitrochinolin 


ana-Amido-oOxychiiiolin 


o-Amido-ana-Oxychinoliii 


OH  N 
OH 


NO,  N 
NO, 


NH,  N 


CH, 

ana-Nitro  p-Toluchinolin 


s/ 


NH, 

cH./yN 

ana-Amido-o-Oxy-p-Toluchinolin 

\A/ 

OH  N 

(ForUe^ttunif  folgt.) 


ELEKTROCHEMISCHE  UNTERNEHMUNGEN 
IN  DEN  VEREINIGTEN  STAATEN  VON  NORDAMERIKA. 

Von  Friis  Krull,  Ingenieur,  Tesliö.  (Bosnien). 


Die  Elektrocliemie  hat  in  den  Vereinigten 
Staaten  von  Nordamerika  in  den  letzten 
Jahren  ganz  bedeutende  Fortschritte  ge- 
macht. 

Den  Hauptmittelpunkt  für  diese  junge 
Industrie  bilden  die  Niagara-Fälle,  an 
deren  Ufern  die  Niagara-Power  Co.  und  die 
Canal  Co.  den  industriellen  Ktablisscments 
die  nötige  elektrische  Kraft  liefern. 

Produziert  werden  hauptsächlich  Alu- 
minium, Calciumcarbid,  Carborund,  künst- 
licher Graphit,  Phosphor,  Bleischwamm, 
chlorsaure.s  Kalium,  Aetznatron,  Chlorkalk 
und  metallisches  Natrium. 


Die  Pittsburg-Reduction  Co.  war  die 
erste  elektrochemische  Anlage  bei  den 
Fallen;  sie  beschäftigte  sich  mit  der  Ge- 
winnung von  Aluminium  nach  dem  Ver- 
fahren von  Charles  M.  Hall.  Ursprünglich 
lag  die  Fabrik  in  Kensington.  Pennsylvania, 
wurde  aber  dann  an  die  Fälle  verlegt.  Zur 
Zeit  hat  die  Pittsburg-Reduction  Co.  zwei 
Anlagen  von  je  5000  P.  S.  Die  verwendeten 
Reduktionsgefassebestehenaus  rechtwinkligen, 
eisernen  Kästen,  die  mit  einer  dicken  Kohlen- 
schicht als  Kathode  ausgekleidet  sind  und 
einen  Hohlraum  von  etwa  1,4  m Länge, 
0,75  m Breite  und  0,15  m Tiefe  bilden. 
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Die  Anoden  bestehen  in  40  Kohlencylindern 
von  etwa  8 cm  Durchmesser  und  45  cm 
Länge,  die  in  4 Reihen  zu  je  10  über  den 
Kasten  angeordnet  sind  und  in  das  aus 
flüssigen  Fluoriden  bestehende  Bad  hinein- 
reichen. Der  elektrische  Widerstand  er- 
zeugt Wärme  genug,  um  das  Bad,  ohne 
Hinzufügung  von  Wärme  von  aussen,  flüssig 
zu  erhalten.  Von  Zeit  zu  Zeit  wird  Thon- 
erde hinzugegeben  und  alle  24  Stunden  das 
gebildete  Aluminium  abgelassen.  Der  so 
ununterbrochen  Tag  und  Nacht  arbeitende 
Betrieb  produziert  in  den  beiden  Anlagen, 
die  zusammen  Uber  100  Stück  solcher,  in 
24  Stunden  etwa  50  kg  liefernder,  Kästen 
besitzen,  pro  Tag  etwa  5CXX)  kg  Aluminium. 

Carborund  wird  von  seinem  Erfinder, 
Edward  C.  Acheson,  in  einem  an  den 
Niagara-Fällen  errichteten  Etablissement  das 
früher  in  Monongahela  City,  Pennsylvanien, 
sich  befand,  hergestellt. 

Die  Fabrikation  beruht  nicht  auf  der 
elektrolytischen  Wirkung  des  elektrischen 
Stromes,  sondern  auf  dessen  Hitze;  ein  sehr 
kräftiger  elektrischer  Strom  wird  durch  einen 
Haufen  groben  Koks  geleitet,  um  welchen 
die  Rohmaterialien  (d.  h.  pulverisierter  Koks, 
Sand,  eine  geringe  Menge  von  Sagemehl 
und  eine  kleine  Quantität  gewöhnlichen 
Salzes)  aufgehäuft  sind.  Nach  Beendigung 
des  Prozesses  (24  bis  36  Stunden)  bildet  der 
fertige  Carborund  in  der  Nähe  des  Koks- 
kernes grosse  Krystalle  von  ausserordentlich 
schöner  Struktur,  die  mit  grösserer  Ent- 
fernung vom  Kokskerne  an  Schärfe  und 
Grösse  immer  mehr  verlieren,  bis  das  an 
der  Aussenseite  gebildete  Produkt  nur  noch 
ein  amorphes  Pulver  ist. 

Jeder  von  den  zur  Zeit  betriebenen  zehn 
Oefen  liefert  bei  gutem  Feuer  etwa  2 t 
Carborund.  Dasselbe  wird  gemahlen  und 
nach  der  Grösse  der  Körnung  (von  etwa 
3 mm  Durchmesser  bis  zum  feinsten  Pulver) 
sortiert.  Verwendet  wird  es  bekanntlich  als 
Ersatz  von  Schmirgel,  zu  Mahl-  und  JVetz- 
steinen,*  zu  Schleifsteinen  und  Handwerks- 
zeugen aller  Art  und  Grösse.  Das  an  der 
Aussenseite  gebildete,  früher  als  wertlos 
angesehene  amorphe  Pulver  giebt  ausser- 
ordentlich fe.ste  Ziegel  zur  Auskleidung  von 
Oefen,  die  sehr  hohe  Temperaturen  aus- 
zuhalten haben. 

Eine  weitere  Verwendung  findet  der 
elektrische  Strom  in  der  Herstellung  von 
künstlichem  Graphit,  die  ebenfalls  von 
Acheson  betrieben  wird.  Bei  der  Fabri- 
kation von  Carborund  hatte  Acheson  be- 
merkt, dass  sich  stets  unmittelbar  am  Rande 
des  Kokskernes,  also  in  der  Zone  der 


grössten  Hitze,  eine  Schicht  von  Graphit 
bildete,  so  dass  er  annahm,  dass  der  Graphit 
das  Zersetzungsprodukt  eines  vorher  ge- 
bildeten Carborunds  sei. 

Reine  Kohle  liess  sich  durch  den 
elektrischen  .Strom  nicht  in  Graphit  ver- 
wandeln; setzte  Acheson  derselben  aber 
andere  Stoffe,  z.  B.  geringe  Quantitäten 
eines  metallischen  Salzes  oder  eines  O.vydes 
zu,  so  bekam  er  Graphit.  Eine  graphit- 
gebende Mischung  ist  z.  B.  97  Teile 
amorphe  Kohle  (pulverisierter  Koks  oder 
Holzkohle)  und  3 Teile  Eisenoxyd.  Man 
bildet  aus  dieser  Mischung  irgend  einen 
Artikel  von  gewünschter  Form  und  setzt 
ihn  der  Wirkung  eines  starken  elektrischen 
Stromes  aus,  wodurch  er  in  Graphit  um- 
gewandelt wird.  Das  Eisenoxyd  verflüchtigt 
sich  vollständig  und  lässt  sich  im  Graphit 
nicht  mehr  nachweisen. 

In  einem  anderen  Etablissement  wird 
nach  den  bekannten  Verfahren  von 
Hamilton  V.  Castner  auf  elektrischem 
Wege  aus  Kochsalz  Aetznatron  und  Chlor- 
kalk gewonnen,  während  in  einer  anderen 
Anlage  nach  einem  Verfahren  des- 
selben Erfinders  mittelst  Elektrolyse 
metallisches  Natrium  und  Aetznatron 
gewonnen  werden.  Das  Produkt  kommt 
teils  in  unverarbeitetem  Zustande  auf  den 
Markt,  teils  verarbeitet  zu  Natriumperoxyd 
für  Bleizwecke  oder  Cyanid  für  die  Gold- 
gewinnung oder  beim  Galvanisieren. 

Nach  einem  von  Charles  E.  Acker 
erfundenen  Verfahren  wird  seit  kurzem  in 
einem  anderen  Etablissement  Aetznatron 
und  Chlorkalk  gewonnen;  bei  diesem  Ver- 
fahren ■ wird  geschmolzenes  Chlornatrium 
und  als  Kathode  geschmolzenes  Blei  ver- 
wendet. Es  entsteht  eine  Verbindung  von 
Natrium  und  Blei,  die  man  bei  Herstellung 
von  galvanischen  Elementen  statt  des  Zinkes 
zu  verwenden  beabsichtigt,  und  aus  der  man 
das  Natrium  mittelst  Destillation  oder  in 
Form  von  Aetznatrium  durch  Behandlung 
mittelst  Wasser  ausscheiden  kann. 

Ferner  wird  in  sehr  bedeutendem  Um- 
fange auf  elektrischem  Wege  an  den  Niagara- 
Fällen  Kaliumchlorat  aus  Chlorkalium  nach 
dem  Verfahren  von  Gibbs  und  Franchot 
gewonnen. 

Denselben  Zweck  hat  eine  in  Bay-City 
(Michigan)  errichtete  Fabrik. 

Die  Union  Carbid  Co.  stellt  in  zwei 
Fabriken  (zu  Niagara-Falls  und  zu  Marie, 
Michigan)  in  continuierlich  arbeitenden  Horrey- 
Oefen  Calciumcarbid  dar;  1898  lieferte 
die  Fabrik  zu  Niagara-Falls  8 — 10  t pro  Tag, 
wozu  2500  PS.  nötig  waren;  1899  war  die 
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Produktion  20 — 30  t pro  Tag  bei  einem 
Kraftaufwande  von  5000  P.  S. ; jetzt  fabri- 
ziert die  Gesellschaft  täglich  etwa  40  t.  Die 
Fabrikanten  garantieren,  dass  i Pfd.  Calcium- 
carbid  5 Kubikfuss  Acetylen  giebt.  Grosse 
Mengen  des  Produktes  gehen  nach  Deutsch- 
land, Südamerika  und  Japan;  hinderlich 
steht  der  Industrie  noch  im  Wege,  dass 
Calciumcarbid  als  feuergefährlich  und 
explosiv  behandelt  wird,  die  Versicherungs- 
raten  sich  daher  sehr  hoch  stellen. 

Auch  in  Canada  sind  zwei  P'abriken  für 
Calciumcarbid  in  Ketrieb,  eine  zu  St. Catherine 
(die  jährlich  etwa  1200  t Carbid  liefert  bei 
einem  Kraftbedarf  von  1200  P.  S.)  und  eine 
zu  Ottawa,  ln  beiden  Fabriken  verwendet 
man  den  pot-furnace  von  James  L.  Willson, 
der  auch  an  beiden  Unternehmungen 
hervorragend  beteiligt  ist. 

Zu  Holcomb  Rock  im  Staate  Virginia 
stellt  die  Willson  Aluminium  Co.  auf  elek- 
trischem Wege  eine  Reihe  von  Specialitäten 
dar,  besonders  auch  zwei  Sorten  Chrom  eisen 
(krystallinisches  und  festes).  Als  Ofen  wird 
ein  modifizierter  Willson  pot-furnace  ver- 
wendet. Früher  wurden  pro  Monat  60  t 
produziert,  jetzt  etwa  1 50  tons.  Die  Haupt- 
abnehmer sind  die  Carnegie  Steel  Co.  und 
Bethlehem  Iron  Works.  Die  Chromstahl- 
fabrikanten ziehen  das  krystallinische  Chrom- 
eisen vor. 

In  Lockport  (Staat  New- York)  wird 
Kupfersilicium  elektrisch  hergestellt,  das 
zum  Reinigen  des  Kupfers  benutzt  wird  und 
mit  einem  Gehalt  von  lO'/o  Silicium  die 
Fabrik  verlässt. 

Seit  Anfang  v.  J.  verarbeitet  die  Electric 
Lead  Rcduction  Co.  of  Niagara  Falls  elek- 
trisch Bleiglanz  zu  Bleischwamm  und 
Schwefelwasserstoff,  wobei  pro  T;^  i t Blei 
produziert  wird.  Die  Fabrik  vergrös.sert  zur 
Zeit  ihre  Anlage  auf  eine  tägliche  Produktion 
von  10  t. 

Die  Oldenburj'  Electro- Chemical  Co. 
gewinnt  mittelst  der  Hitze  des  elektrischen 
Stromes  Phosphor. 

Dass  ausser  diesen  hervorragendsten 
Betrieben  noch  eine  grosse  Anzahl  anderer 
elektrochemischer  Betriebe  von  geringerer, 
trotzdem  aber  doch  immer  noch  bedeutender 
Ausdehnung  bestehen,  braucht  wohl  nicht 


besonders  hervorgehoben  zu  werden;  eben- 
so dass  lortgesetzt  neue  Unternehmungen 
gegründet  werden. 

Ganz  wesentlich  trägt  zur  Gründung 
neuer  Unternehmungen  der  Reichtum  Nord- 
Amerikas  und  Canadas  an  gewaltigen  Wasser- 
kräften bei,  die  eine  unerschöpfliche  Quelle 
billiger  mechanischer  Kraft  sind.  So  hat  sich 
kürzlich  auf  der  canadischen  Seite  der  Niagara- 
F’älle  die  Ontario  Power  Co.  organisirt,  um 
auch  hier  elektrische  Kraftwerke  anzulegen. 
Die  Gesellschaft  ist  mit  2000000  Doll, 
kapitalisiert  und  will  300000  PS.  an  elek- 
trische Unternehmungen  in  Buffalo  (Staat 
New-York)  und  in  Canada  selbst  abgeben.  — 
Ferner  will  eine  Gesellschaft  mit  3 000000 
Dollar  Kapital  die  Wasserkraft  des  Sault 
River  ausnutzen,  von  der  allein  die  American 
Alkali  VV’orks  loooo  PS.  übernehmen, 
während  jetzt  schon  14000  PS.  auf 
canadischcr  Seite  zur  Fabrikation  von 
Cellulose  ausgenutzt  werden. 

Nickelwerke  und  sonstige  bedeutende 
chemische  und  hüttenmännische  Anlagen  sind 
in  Vorbereitung,  so  dass  auch  Sault  Ste. 
Marie  ein  Mittelpunkt  der  amerikanischen 
elektrochemischen  Industrie  zu  werden  im 
Begriffe  steht. 

Am  Susquehana-River  zu  Conewango 
plant  man  die  Anlage  einer  Kraftwerkes 
von  40000  PS.;  am  Catowba-River  in 
North-Carolina  ein  solches  von  2000  PS. 
untl  am  Kalamazoo-River  in  Michigan  eine 
Anlage  von  40000  PS.  Ferner  soll  am 
Mc.  Cloud-River  in  der  Sha.sta-Grafschaft, 
sowie  am  South  Yuba-River  in  California 
ein  Kraftwerk  angelegt  werden. 

Dem  praktischen  Sinne  der  Amerikaner 
entspricht  die  Absicht,  auch  den  Chicagocr 
Drainagekanal  für  elektrische  Zwecke  aus- 
zunutzen. 

Der  Preis  für  die  elektrische  Kraft  ist 
sehr  verschieden.  Zu  Niagara-Falls  hat  die 
Niagara  Power  Co.  den  Preis  auf  20  Doll, 
pro  I PS.  jährlich  festgesetzt;  anderswo 
stellt  er  sich  z.  B.  auf  weniger  als  7 Doll, 
und  eine  Gesellschaft,  welche  die  etwa 
275000  PS.  starke  Wasserkraft  der  Shade- 
negan-Falls  am  Jacques  Cartier-River,  1 10 
Meilen  nordwestlich  von  Quebec  an  der 
Great  Northern  Railway,  ausnutzen  will, 
verlangt  sogar  nur  2 Doll,  pro  Jahr  für  i PS. 
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ÜBER  DEN  ERSATZ  DES  MONONATRIUMSULFITS  DURCH 
DINATRIUMSULFIT  IN  CYANKALISCHEN  MESSINGBÄDERN. 

Von  Dr.  Armin  Fischer. 


In  Heft  9 des  VIII.  Jahrganges  (1901) 
dieser  Zeitschrift  habe  ich  unter  dem  Titel 
>Ueber  den  Er.satz  des  Mononatriumsulfits 
durch  Dinatriumsulfit  in  cyankalischen 
Kupfcrbädernt  darüber  berichtet,  dass  ein 
vollständiger  Ersatz  des  für  cyankalische 
Kupferbäder  öfters  vorgeschriebenen  Mono- 
natriumsulfits und  der  zur  Umwandlung  in 
Dinatriumsulfit  erforderlichen  Natriumcar- 
bonatmenge durch  die  äquivalente  Menge 
fertigen  Dinatriumsulfits  nicht  angezeigt  ist, 
weil  sich  aus  einem  so  veränderten  Hoden 
häufig  statt  brillanter  Niederschläge  nur 
matte,  oft  streifige  und  fleckige  erhalten 
lassen.  Ich  wies  gleichzeitig  nach,  dass  die 
für  die  nachträgliche  Vernickelung  von 
Zinkblechen  erforderlichen  brillanten  Kupfer- 
niederschläge doch  aus  dem  nur  mittels 
Dinatriumsulfit  hergestellten  Bade  erhältlich 
sind,  wenn  man  geringe  Mengen  (ca.  6 g 
pro  1 1 Bad)  Mononatriumsulfit  zufügt. 

Es  war  nun  zu  erwarten,  dassahnlicheVer- 
haltnisse  sich  bei  cyankalischen  Messing- 
bädern ergeben  würden;  es  war  das  jedoch 
gegen  diese  Voraussetzung  nicht  der  Fall. 
Es  ergab  eine  derart  schädliche  Wirkung 
des  Mononatriumsulfits  auf  die  Beschaffenheit 
des  Messingniederschlages,  dass  es  angezeigt 
erscheint,  nur  Messingbäderohne  Verwendung 
dieses  Satzes  herzustellen. 

Ich  legte  meinen  Versuchen  das  nach- 
stehende Messingbad  von  Pfanhauser 
(Elektroplattierung.  IV,  Auf!.,  S.  346)  zu 
(j  runde: 


1 Liter  Wasser 

N S,,o  = 0,3  A.  14  gNatriumcarbonat.calc. 
Badspannung  bei  20  g Natriumsulfat,  calc. 
15  cm  Elektroden-  20  g Mononatriumsulfit 
entfernung  20  g Cyankupferkalium 
für  Eisen:  2,7  V 20  g Cyanzinkkaliura 
für  Zink:  3,2  V i g Cyankalium. 

2 g Chlorammonium 
Für  die  in  diesem  Rezept  vorgesehenen 

20  g Mononatriumsulfit  genügen  10  g calc. 
Natriumcarbonat  zur  Ueberfuhrung  in  24  g 
Dinatriumsulfit;  da  in  der  Badformel  I4  g 
Natriumcarbonat  vorhanden  sind,  so  bleiben 
noch  4 g Natriumcarbonat  zu  anderen  Um- 
setzungen (Fiinwirkung  auf  Chlorammonium) 
verfügbar.  Ich  ersetzte  nun  in  der  Bad- 
formel die  20  g Mononatriumsulfit  und  die 
14  g calc.  Nalriumcarbonat  durch  24  g 


calc.  Dinatriumsulfit  und  4 g.  calc.  Natrium- 
carbonat und  stellte  ein  Bad  nachstehender 
Formel  her: 


1 Liter  Wasser 

4 g Natriumcarbonat,  calc. 
Gemeinsam  20  g Natriumsulfat,  calc. 

gelöst  24  g Dinatriumsulfat,  calc.  (ent- 
sprechend 48g  krist.  Salz) 

2 g Chlorammonium 


Gemeinsam 

gelöst 


I 20  g Cyankupferkalium 
! 20  g Cyanzinkkalium 
I I g Cyankalium 


Bei  Parallclversuchen  mit  dem  Original- 
bade stellten  sich  nun  ganz  umgekehrte 
V'erhältnisse  ein,  wie  sie  bei  dem  cyan- 
kalischen Kupferbade  beobachtet  worden 
waren.  Hier  liefert  das  Originalbad  bei 
gleichen  Versuchsbedingungen  (Stromdichtc, 
EIcktrodenentfernung)  bereits  nach  5 Minuten 
Einhängedauer  auf  hochglanzpolierten  Zink- 
und  Eisenblechen  matte,  braunfleckige 
Messingniederschläge,  während  das  ver- 
änderte Bad  selbst  nach  Ablauf  einer  Stunde 
noch  blanke,  me.ssingfarbige  Nieder.schlage 
gab.  Da  ich  von  meiner  Untersuchung  des 
cyankalischen  Kupferhades  her  wusste,  dass 
in  dem  Originalbad  noch  unverändertes 
Mononatriumsulfit  vorausztisetzcn  war,  weil 
die  Einwirkung  des  Mononatriumsulfits  auf 
Natriumcarbonat  in  der  vorgeschriebenen 
Verdünnung  keine  vollständige  ist,  so  konnte 
ich  die  Flntstehung  der  m.itten  Nieder- 
schläge nur  auf  die  Wirkung  des  Mono- 
natriumsulfits zuriickführen.  Der  experi- 
mentelle N.achweis  gelang  mir  .schon  durch 
Zugabe  von  3 g Mononatriumsulfit  zu  einem 
Liter  des  nur  mittels  Dinatriumsulfit  her. 
gestellten  Bades.  Dieses  vorher  ganz  tadel- 
lose Bad  zeigte  nach  dem  Zusatz  bereits 
nach  IO  Minuten  bei  gleichen  Versuch.s- 
bedingungen  braune  Streifen;  eine  weitere 
Zugabe  von  3 g Mononatriumsulfit  bewirkte 
ein  .Auftreten  der  braunen  Flecken  bereits 
nach  5 Minuten  Einhängedauer. 

VVie  aus  die.sen  V'ersuchen  zu  ersehen 
ist,  spielt  bei  cyankalischen  Messingbädern 
das  Mononatriumsulfit  die  entgegengesetzte 
Rolle,  wie  bei  cyankalischen  Kupferbadern. 
Bei  Verwendung  frischer  Messingbäder  wird 
vielfach  über  ungleichm;issiges  zVrbciten  der- 
selben geklagt.  Ein  Teil  dieser  Klagen 
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würde  gewiss  aufhüren,  wenn  nur  mittels  eventuell  vorhandene  Mononalriumsulfit 
■Dinatriumsulfit  bereitete  Hader  in  Ver-  gänzlich  umzusetzen. 

Wendung  kämen.  Das  vor  dem  Gebrauch  Zur  Herstellung  blanker  Messingnieder- 

frischer  Häder  zur  Krzielung  eines  gleich-  schläge  kann  das  oben  beschriebene,  ver- 
mässigen  Niederschlages  häufig  empfohlene  änderte  Had  mit  Vorteil  verwendet  werden; 

Abkochen  scheint  hauptsächlich  den  Zweck  es  arbeitet  am  besten  mit  der  Stromdichte 

zu  haben,  das  von  der  Badherstellung  NDi,o  = 0,3  Ampere  mit  ca.  3 Volt. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1901. 


Von  /M  J 

Stromerzeugung’. 

a)  Elemente. 

Auf  dem  Gebiete  der  galvanischen 
Elemente  i.st  in  diesem  Jahre  wenig  wert- 
volles zu  verzeichnen.  In  den  allermeisten 
Fällen  handelt  es  sich  bei  den  vorliegenden 
Neuerungen  nur  um  die  Anordnung  der 
wichtigen  Bestandteile  des  Elementes,  der 
Itlcktroden  oder  des  Elektrolyten,  von  neuen 
Kombinationen  i-st  nicht  die  Rede.  Diese 
Verhältnisse  sind  erklärlich,  wenn  man  weiss, 
dass  die  Elemente  heutzutage  weniger  Be- 
deutung als  Stromquellen  h.aben  wie  früher, 
nachdem  die  Akkumulatoren  vielfach  inten- 
sivere und  die  elektrischen  Anlagen  sichere 
Elektrizitätsquellen  geworden  sind.  Dazu 
kommt,  dass  zwar  nicht  die  Möglichkeit 
neue  Anordnungen  zu  ersinnen,  aufgehört 
hat,  aber  doch  bequeme  und  brauchbare 
Konstruktionen  in  genügender  Auswahl  vor- 
liegen. 

Ein  gutes  Element  dürfte  das  von  der 
Columbus,  Elektrizitäts-Gesellschaft  in  Eud- 
wigshafen  a.  Rh-  (D.  R.  I’.  114486)  sein. 
Bei  demselben  besteht  der  DepoUiisator 
aus  Quccksilberchlorür,  Graphitpulver  und 
kohlensaurem  Kalk,  der  Elektrolyt  aus 
Chlorzinklösung,  während  die  Elektroden 
Kohle  oder  Pkatin  und  metallisches  Zink 
sind.  Ueber  dieses  Element  bringt  der 
Elektrotechnische  Anzeiger  1901,  308‘’) 
eine  genauere  Beschreibung.  — In  dem 
Element  von  H.  de  Rufz  de  Lavison 
(D.  R.  P.  109845)*’)  geschieht  die  Depo- 
larisation des  Wasserstoffs  durch  heisse 
Luft,  welche  in  einem  aus  Kupferdraht- 
gewebe hergestellten  Behälter  eingeblasen 
wird.  Den  gleichen  Zweck  erreichten 
L.  Guitard  und  E.  II.  Roch  (D.  R.  P. 

•r)  Diese  Zciuchr.  VIII.  187. 

Diese  Zeitschr.  VII.  207. 


^ Krüger.  (Fonseteunp.) 

111407)*’)  d.adurch,  dass  dem  Elektrolyten 
unter  höherem  Druck  stehender  Sauerstoff, 
Chlor  und  Brom  aus  einem  Vorratsgefäss 
nach  Bedarf  zugeführt  wird.  — W.  Stepney 
Rawson  (D.  R.  P.  114487)”)  hat  eine 
galvani.sche  Batterie  mit  innerer  Heizung 
konstruiert,  welche  einen  geschmolzenen 
Elektrolyten  enthält.  — Bei  dem  gal- 
vanischen Element  von  II.  J.  Dercum 
(D.  R.  P.  114483)’')  sind  eine  grös.sere 
■Anzahl  von  Zink-  und  Kohleclektroden  an- 
geordnet.  so  zwar,  dass  die  Zinkelektroden 
mit  dem  isolierten  Boden,  die  Kohlenelek- 
troden mit  den  Seitenwanden  des  Kastens 
in  Verbindung  stehen.  — A.  Krayn  hat 
ein  galvanisches  Kippelement  mit  Dreh- 
vorrichtung sich  patentieren  lassen  (D.  R.  P. 
1 16  837)”).  Die  Anordnung  ist  hier  so  ge- 
troffen, dass  das  Element  in  ein  Gestell  ein- 
gebaut ist,  so  dass  beim  Niederdrücken  das 
Elementgefass  um  90'  gedreht  wird  und  sich 
mit  dem  Elektrolyten  füllt,  während  beim 
Aufhüren  des  Druckes  die  Lösung  in  das 
Vorratsgefass  zurückläuft  und  so  die  Elek- 
trizitätserzeugung aulhört.  — Die  Vor- 
richtung zum  Eüllen  und  Entleeren  von 
Batterien  von  \\'.  A.  Th.  Müller  und  Adolf 
Krüger  (D.  R.  P.  H1406)“)  besteht  in 
folgendem : Das  Batteriegefäss  enhält  zur 

Feststellung  der  Elektroden  Rippen,  welche 
hohl  sind  und  unten  mit  dem  Elektrolytraum, 
oben  mit  einer  abgeschlossenen  Rinne  ver- 
bunden sind,  welch  letztere  mit  einem  Vor- 
rat-sgefäss  in  Verbindung  steht,  sodass 
durch  Höher-  und  Niederstellcn  desselben 
die  Füllung  oder  Entleerung  des  Batterie- 
gefässes  erfolgen  kann.  — üeber  die  Be- 

**)  Diese  Zeitschi.  Vll.  375. 

Dieee  Zeitichr.  VllL  93. 

Diese  Zciuchr.  VIII.  93. 

••)  Dicte  Zcitechr.  VIII.  139. 

••)  Diete  ZeiUchr,  VII,  375 
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Handlung  von  Cupronelementen,  die  eine 
sehr  bequeme  Elektrizitätsquelle  für  kleine 
elektrochemische  Versuche  darstellen,  ver- 
breitet sich  mit  bemerkenswerten  Vor- 
schlägen E.  Jordis'*). 

b)  Akkumulatoren. 

In  neuerer  Zeit  benutzt  man  vielfach 
zur  Herstellung  der  Sammlerplatten  Träger 
aus  isolierendem  Material,  in  das  die  aktive 
Masse  mit  den  metallischen  Zuleitungen  ein- 
gebettet ist,  um  das  Gewicht  des  Akku- 
mulators zu  verringern  und  denselben  gegen 
Stösse  unempfindlicher  zu  machen.  Dies  ist 
besonders  wichtig  für  Batterien,  welche 
Traktionszwecken  dienen,  nur  bleibt  es 
zweifelhaft,  ob  dadurch  wirklich  die  Lebens- 
dauer erhöht  wird,  denn  der  Zusammen- 
hang der  aktiven  .Mas.se  mit  der  leitenden 
Grundlage  ist  bei  solchen  Konstruktionen 
ein  ziemlich  geringer.  Von  solchen  Kon- 
struktionen sind  folgende  zu  erwähnen:  Die 
Sammlerelektrode  von  VV.  M.  Mc  Dougall 
(D.  R.  P.  I IO  929)*’)  besteht  aus  einem  gitter- 
artigen Träger  aus  nicht  leitendem  Material, 
in  welchen  die  aktive  Masse  eingestrichen 
ist  und  den  Strom  durch  in  Kanälen  unter- 
gebrachte Zuleitungsstreifen  aus  Blei  zu- 
geführt erhält.  — A.  Kicks  (D.  R.  P. 
113207)*’)  hat  sich  gleichfalls  einen  Masse- 
träger patentieren  lassen,  der  aus  nicht- 
leitendem  Stoff  besteht  und  nach  aufwärts 
gekehrte  Rippen  enthält,  in  welche  die 
aktive  Masse  samt  geeigneten  Stromzufüh- 
rungen zu  liegen  kommt.  Auch  bei  der 
Sammlerelektrode  von  C.  Silber  (D.  R.  P. 

1 14  026)  *’)  ist  der  Masseträger  nicht  leitend, 
und  zwar  besteht  derselbe  aus  einem 
Rahmen,  welcher  die  aktive  Masse  und  ein 
Gitterwerk  aus  Bleidraht  aufnimmt.  Die 
aktive  Masse  wird  mittest  durchlöcherter 
Hartgummiplättchen,  welche  mit  Hartgummi- 
stäben verbunden  sind,  von  beiden  Seiten 
fest,  aber  mit  elastischem  Druck  an  das 
Gitter  gepresst. 

Neben  diesen  Neuerungen  werden 
aber  auch  die  alten  Konstruktionen  immer 
wieder  zu  verbessern  getrachtet.  Die  Kölner 
Akkumulatoren  ■ Werke  Gottfried  Hagen 
haben  sich  eine  Rippenplatte  patentieren 
lassen  (D.  R.  P.  116924)*’),  welche  den 
Abzug  der  Gase,  die  bei  der  Ladung  und 
beim  Stehen  des  Akkumulators  auftreten, 
erleichtern  soll.  Zu  diesem  Zwecke  sind  die 

“)  Zu.  I.  E.  VII.  469. 

Dicfrc  Zeit9chr.  VII.  230, 

••)  Diese  Zeitschr.  VIII.  69. 

Diese  Zeitschr.  VIII,  70. 

Diese  ZeUschr.  VIII.  164. 


sehr  schmalen  Rippen  senkrecht  durch- 
schnitten, so  dass  die  Rippen  zickzackförmig 
in  der  Plattenoberfläche  verlaufen.  — Bei 
dem  Verfahren  zur  Herstellung  der  negativen 
Elektroden  für  elektrische  Sammler  von 
A.  Müller  (D.  R.  P.  1 18088)”)  wird  die 
eigentliche  Elektrodenplatte  besonders  her- 
gestellt und  dann  ’durch  Einpassen  in  den 
Elektrodenrahmen  leitend  befestigt.  — Bei 
der  Sammlerelektrode  von  R.  Käs  (D.  R.  P. 
114484)“)  befindet  sich  die  aktive  Masse 
in  kleinen  Bleikästchen,  welche  übereinander 
angeordnet  sind,  so  zwar,  dass  durch  an- 
gebrachte Stege  ein  genügender  Zwischen- 
raum zwischen  den  einzelnen  Kästchen  zur 
Herstellung  einer  guten  Zirkulation  des  Elek- 
trolyten bleibt.  — Eine  Sammlerelektrode  aus 
aneinanderliegenden  Bleistreifen  haben  sich  die 
Sächsischen  Akkumulatoren-Werkepatentieren 
lassen  (D.  R.  P.  111264)“)  — Die  Akku- 
mulatorenplatte von  S.  Y.  Hcebner  (D.  K.  P. 
114485)“)  ist  eine  Massenplatte,  welche  so 
hergestellt  wird,  dass  eine  Anzahl  von 
Metallstreifen  an  ein  Querstück  angelötet 
ist,  und  die  entstandenen  Oeffnungen  mit 
aktiver  Masse  ausgefüllt  werden.  — Nach 
dem  Patente  vonJ.Myers(D  R.  P.  116923)“) 
werden  Sammlerplatten  in  der  Weise  her- 
gestellt, dass  man  oxydfreien  Bleischwamm 
zuerst  bis  zu  einem  spezifi.schen  Gewicht 
von  4 und  nach  dem  Trocknen  in  sauerstoff- 
freier Atmosphäre  bis  zu  dem  .spezifischen 
Gewichte  7,75  zusammeiipresst.  — H.  H. 
Strecker  (Engl.  Pat.  N0.935  i [1899])  benutzt 
zur  Herstellung  von  Masseplatten  Mennige 
und  andere  höhere  Oxyde  des  Bleies,  weil 
solche  mit  Schwefelsäure  neben  Bleisulfat 
noch  Bleisuperoxyd  ergeben  und  dadurch 
poröser  und  leichter  formierbar  werden.  — 
Zur  Erhöhung  der  Porosität  der  Masse  von 
Sammlerplatten  wird  nach  dem  Verfahren 
von  C.  E'r.  Th.  Stendebach  und  H.  M.  E'r. 
Reitz  (D.  R.  P.  117925)“)  derselben  eine 
grössere  Menge  Zucker  zugesetzt,  und  um  zu 
verhindern,  dass  durch  die  E'ormierungsflüssig- 
keit  der  Zucker  zu  rasch  herausgelöst  und 
dadurch  die  Platte  zerstört  wird,  wird  die 
letztere  noch  in  Oel  eingetaucht.  — Zur 
Trennung  der  positiven  und  negativen  Elek- 
troden im  Akkumulator  verwendet  O.  Beh- 
rend  (D.  R.  P.  1 1 1 405)“)  Platten  aus  Lufah, 
welche  den  Elektrolyten  aufgesaugt  halten, 
ohne  von  ihm  verändert  zu  werden. 

••)  Die«  Ztiuchr.  VIII.  188. 

Diese  Zeiischr.  Vlll.  93, 

Dieie  Zeitsebr.  Vll.  230. 

»)  Diese  Zeitsebr.  Vlll.  92. 

»)  Diese  Zeitsebr.  VIII.  164. 

•«)  Diese  Zeitsebr.  VIIL  139. 

<*)  Diese  Zeitsebr.  VII.  253. 
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Die  Akkumulatoren-  und  Klektrizitäts- 
Werke,  Aktiengesellschaft  vorm. W.  A.  Boese 
& Co.  in  Berlin  hat  sich  zwei  die  Herstellung 
von  Akkumulatoren  betreffende  Verfahren 
patentieren  lassen.  Das  erste  betrifft  eine 
Bleipresse  zum  Walzen  der  Sammlerplatten 
(D.  R.  P.  III  509)  “),  welche  eine  aus  Scheiben 
bestehende  Walze  enthält,  so  gestaltet,  dass 
die  Bleiplatten  mit  schräg  gestellten  Rippen, 
die  durch  Leisten  getrennt  sind,  versehen 
werden. 

Nach  dem  anderen  Verfahren  (D.  R.  P. 
II 1912)  wird  die  verbrauchte  M.asse  der 
Sammlerplatten,  welche  aus  Bleischwamm, 
Bleisulfat  und  organischen  Bleiverbindungen 
besteht,  dadurch  wieder  für  die  Wiederver- 
wendung präpariert,  dass  man  sie  nach  dem 
Waschen  mit  Ammoniumcarbonat  digeriert, 
um  alles  in  Bleicarbonat  überzuführen,  das 
hierauf  durch  Krhitzen  auf  3CX) — 350*  in 
Bleioxyd  verwandelt  wird. 

Wieder  ist  von  Versuchen  zu  berichten, 
aus  anderen  Materialien  als  Blei  Akku- 
mulatoren herzustellen.  Wie  weit  dieselben 
Erfolg  haben,  lässt  sich  vorläufig  nicht  ab- 
sehen,  im  grossen  und  ganzen  aber  muss 
konstatiert  werden,  dass  alle  diese  Neue- 
rungen wesentlich  teuerer  zu  stehen  kommen, 
als  der  alte  Blciakkumulator.  K.  W.  Jungner 
(D.  R.  P.  113726  und  114905)*’)  verwendet 
als  Elektroden  in  alkalischer  Lösung  eine 
Silberschwamm-  und  eine  Cadmiumelektrode. 
Erstere  erhält  er  durch  Reduktion  von  Chlor- 
silber, sie  soll  im  alkalischen  Elektrolyten 
bei  der  Ladung  in  Silbersuperoxyd  über- 
gehen, letztere  wird  gewonnen,  indem  Cad- 
miumoxyd auf  ein  Netz  von  Cadmiumdrähten 
aufgetragen  wird,  sie  erleidet  bei  der  Ladung 
Reduktion  zu  metallischem  Cadmium.  — 
Viel  Staub  hat  der  neue  Edison-Akkumulator 
aufgewirbelt,  der  nach  einem  Bericht  in  dieser 
Zeitschrift,  VIII,  83,  aus  einer  Anode  von 
Eisen-  und  einer  Kathode  von  Nickelsuper- 
oxyd besteht,  welche  in  Kalilauge  eingesetzt 
sind  und  eine  mittlere  Entladespannung  von 
i,i  Volt  aufweist.  Eine  ziemlich  absprechende 
Kritik  dieses  Akkumulators  ist  in  dieser 
Zeitschrift,  VIII,  97  veröffentlicht.  Noch 
einen  anderen  Akkumulator  hat  Edison 
angegeben,  dessen  Elektroden  in  alkalischer 
Lösung  aus  Kupfer  und  Cadmium  bestehen. 
Ueber  diesen  Akkumulator  fällt  R.  Gahl**) 
ein  sehr  ungünstiges  Urteil.  So  beträgt  die 
Entladespannung  nur  0,38  Volt,  die  Lade- 
spannung 0,5  Volt  bei  verhältnismässig  kleiner 


••)  Dicfc  Z«iUchr.  VII.  376. 

•0  Diese  ZeiUchr.  Vllt.  46,  m. 
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Stromdichte.  Es  müssten  al.so  immer  5 solcher 
Zellen  hintereinander  geschaltet  werden,  um 
die  Spannung  einer  einzigen  Akkumulatoren- 
zelle aus  Blei  zu  erreichen.  — Ein  gewisses 
Interesse  besitzt  der  Gasakkumulator  von 
Commelin  und  Viau,  den  A.  Bainville 
in  L’Electr.  20,  282  beschreibt.  Dieser 
stellt  gleichzeitig  ein  Metall-  und  ein  Gas- 
voltameter vor.  Als  Elektrolyt  dient  Cad- 
miumsullat,  die  Anode  wird  von  einem  Kohle- 
zylinder oder  Kohleröhren,  die  Kathode  aus 
Hartblei  gebildet.  Die  Wirkungsweise  des 
Akkumulators  ist  die  folgende;  Bei  der 
I-adung  scheidet  sich  am  Blei  Cadmium  aus, 
während  an  der  Kohle  Sauerstoff  entweicht, 
welcher  in  einem  Ga.sbehältcr  unter  Druck 
aufgefangen  wird.  Bei  der  Entladung  löst 
sich  das  Cadmium  wieder  auf,  und  der  an 
der  Kohle  nun  erscheinende  Wasserstoff  wird 
durch  den  dort  vorhandenen  Sauerstoff  ver- 
brannt. — St.  V.  Laszczynski  unterwirft 
eine  Anzahl  von  neuen  Stromsammlem  aus 
anderen  Materialien  als  Blei  einer  kritischen 
Besprechung**).  Nach  seiner  Ansicht  dürfte 
dervonE.  Jungner  angegebene  Akkumulator 
mit  Silbersuperoxyd  als  Depolarisator  wenig 
Bedeutung  gewinnen,  weil  er  zu  teuer  kommt. 
Aussichtsreicher  sei  der  von  Michalowski, 
bei  welchem  die  positive  Platte  Nickelses- 
quioxyd  enthält,  wahrend  die  Kathode  aus 
Zink,  der  Elektrolyt  aus  Alkalihydroxyd  be- 
steht. Grosse  Bedenken  bestehen  dagegen 
bezüglich  des  neuen  Edison-Akkumulators. 

Noch  wäre  ein  ausführlicher  Bericht 
über  den  Progress  - Akkumulator’*)  zu  er- 
wähnen, in  dem  be.sondere  Beachtung  die 
Lade-  und  Entladeversuche  verdienen. 

c)  Hilfsapparate. 

Die  wichtigsten  Apparatbestandteile  für 
elektrochemische  Zwecke  sind  bekanntlich 
die  Elektroden  und  Diaphragmen.  Was 
erstere  anbclangt,  so  ist  allerdings  kein 
Zweifel  dariiber,  da.ss  Platin  oder  Platiniridium 
das  idealste  Elektrodenmaterial  für  wässerige 
Elektrolyte  dar.stellt.  Sein  hoher  Preis  aber 
zwingt  in  weitaus  den  meisten  Fällen  dazu, 
dasselbe  durch  Kohle  zu  ersetzen,  obgleich 
es  bekannt  ist,  dass  die  Kohle  nur  wenig 
widerstandsfähig  gegenüber  den  elektro- 
lytischen Einwirkungen  ist.  Für  schmelz- 
flüssige Elektrolyten  kann  übrigens  Kohle 
als  Anodenmaterial  kaum  umgangen  werden. 
F.  Winteler”)  hat  nun  die  Verhältnisse, 
welche  für  die  Verwendung  der  Kohle  zu 
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elektrolytischen  und  clektrothermischen  Pro- 
zessen wichtig  sind,  einer  eingehenden  Unter- 
suchung unterzogen.  Bei  solchen  wässerigen 
Prozes.scn,  bei  denen  Sauerstoff  entsteht, 
kann  Kohle  nie  venvendet  werden,  da  sie 
Oxydation  im  Elektrolytrti  errährt  und  den- 
selben verunreinigt.  Dagegen  kann  Kohle 
für  Chloridelektrolysen  unter  bestimmten 
Bedingungen  gut  als  Elektrode  dienen.  Sie 
darf  aber  vor  allen  Dingen  nur  sehr  ge- 
ringe Mengen  von  Kohlenwasserstoffen  ent- 
halten, weil  dieselben  von  Chlor  zerstört 
werden  und  raschen  Zerfall  erleiden.  Damit 
die  Kohlen  nicht  durch  die  Ga.scntwicklung 
zersprengt  werden,  dürfen  sie  nur  wenig  porös 
sein,  und  ferner  sollen  keine  anorganischen 
V'erunreinigungen,  welche  von  dem  Elektro- 
lyten oder  von  den  anodisch  entstehenden 
Gasen  angegriffen  werden  können,  in  der 
Kohle  vorhanden  sein.  Für  die  Darstellung 
von  Aluminium  können  Kohlenwa.sserstoffc 
in  der  Kohle  in  grösserem  Betrage  an- 
wesend sein,  weil  ja  auch  die  Kohle  bei 
diesem  Prozesse  verbrennt;  schädlich  ist  da- 
gegen der  Gehalt  an  Silicium,  welcher  zur 
Verunreinigung  des  Aluminiums  führt.  Kohle 
aus  Petroleum-  oder  Theerkoks  erfüllt  hier 
alle  Anforderungen.  Für  die  Carbidfabrikation 
endlich  kann  auch  eine  unreinere  Kohle  be- 
nützt w'erden,  da  die  Rohmaterialien  selbst 
wenig  rein  sind.  — Eine  interessante  Schil- 
derung der  Entwicklung  der  Kunstkohlen- 
fabrikation verdanken  wir  J.  Zellner”). 

Was  die  Diaphragmen  anbelangt,  so  ist 
nur  zu  erwähnen,  dass  es  Le  Blanc”)  im 
Verein  mit  der  Mettlacher  Firma  Villeroy 
& Boch  gelungen  ist,  ein  in  sauren  Lösungen 
sehr  beständiges  und  billiges  Diaphragma  hcr- 
zustellen,  das  zudem  in  ganz  bedeutenden 
Dimensionen  fabriziert  werden  kann.  Neuer- 
dings hat  Le  Blanc  ein  ähnliches  Diaphragma 
gefunden,  das  nur  die  Hälfte  des  Widerstandes 
des  obigen  Diaphr.agmas  besitzt.”’) 

Eine  originelle  Speisevorrichtung  fur 
elektrolyti.sche  Zersetzungsapparate,  welche 
einen  gleichmässigen  Zufluss  des  Elektro- 
lyten zum  Elektrolyseur  unabhängig  von  dem 
Niveau  im  Reservoir  bewerkstelligt,  ist 
H.  Carmichael  (D.  R.  P.  112818)”) 
patentiert  worden.  — Ein  Apparat  von  Otto 
(D.  R.  P.  114738)  zur  selbstthätigen  Zu- 
führung bestimmter  Chemikalienmengen  zu 
Flüssigkeiten  besteht  aus  2 Behältern,  welche 
durch  einen  Wagebalken  successive  und  auto- 
matisch mit  der  Wasserleitung  verbunden 
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und  nach  geschehener  Füllung  zum  Aus- 
laufen gebracht  werden.  — Zur  Bestimmung 
des  Gewichts  von  in  elektrolytischen  Bädern 
niedergeschlagenen  Metallen  hat  W.  Pfan- 
hauser  jr.’*)  eine  voltametrische  Wage 
(D.  R.  P.  1 20  843)  konstruiert,  welche  in 
den  Stromkreis  der  galvanoplastischen  Zelle 
eingeschaltet  wird  und  ein  durch  eine  Wage 
beeinflasstes  Kupfervoltameter  vorstellte.  Ist 
die  dem  gewünschten  Edelmetall-(Silber, 
GoldjNiederschlag  entsprechende  Menge 
Kupfer  abgeschieden,  so  schaltet  die  Wage 
den  Strom  selbstthätig  aus  und  kündet  dies 
gleichzeitig  durch  ein  elektrisches  Glocken- 
signal an.  Wie  nun  P.  Ferchland”)  dar- 
thut,  ist  diese  voltametrische  Wage  .schon 
im  Jahre  1880  dem  Prinzip  nach  von  Edison 
angegeben  worden. 

Nachdem  Bredig  und  Hahn  ihr  Am- 
pöremanometer”)  veröffentlicht  hatten”), 
beschreibt  Andrö  Job”)  ebenfalls  ein 
solches  Instrument,  für  das  er  nicht  nur  die 
Priorität,  sondern  auch  eine  grös.sere  Genauig- 
keit beansprucht.  Ostwald’")  bemerkt 
hierzu,  dass  das  Prinzip  dieses  Apparates 
zuerst  von  ihm  benutzt  wurde,  um  die 
periodischen  Aenderungen  metallischen 
Chroms  zu  demonstrieren.  Bredig  und 
Halm  erklären  weiterhin’*),  dass  ihr  Apparat 
schon  wesentlich  vor  dem  Jobs  beim 
deutschen  Patentamt  angemeldet  wurde.  — 
Einen  Elektrodenrührer  für  elektrolytische 
Reduktionsprozesse  hat  W.  Löb”)  kon- 
struiert, auch  B.  Neumann  veröffentlicht"’) 
einen  ähnlichen  Rührer  mit  gasdichtem  V^er- 
schluss,  — Erwähnt  sei  noch  eine  auch  für 
elektrolytische  Zwecke  sehr  geeignete  Labo- 
ratoriumskreispumpe von  E.  Jordis”). 

Zur  fortlaufenden  Einschaltung  von 
Gruppen  einer  Sammcibatterie  hat  sich 
J.  Thomson  (D.  R.  P.  1 14  302)”)  einen 
walzcnartigen  Umschalter  patentieren  lassen. 
— Um  eine  zu  weitgehende  Entladung  von 
Akkumulatorenbatterieen  zu  verhindern  und  ein 
diesbezügliches  Sign,al  zu  geben,  hat  die  Pope 
Manufacturing  Company  Hartford  eine 
Vorrichtung  konstniiert  (D.  R P.  Il6  945)"*), 
welche  entweder  auf  der  Difierenzwirkung 
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einer  Strom-  und  Spannungsspule  oder  auf 
der  Vereinigung  eines  Strom-  und  Spannungs- 
messers beniht,  wodurch  gleichzeitig  ver- 
mieden wird,  dass  bei  momentaner  Ueber- 
lastung  der  Batterie  Ausschaltung  erfolgt. 

Von  Interesse  ist  noch  die  Strom vcr- 
teilungsanlage  für  das  kaiserlich  technolo- 
gische Institut  zu  Tomsk  in  Sibirien,  aus- 
gefuhrt  von  W.  Schuen”)  und  die  Ein- 
richtung des  elektrochemischen  Laboratoriums 
an  der  Universität  von  Pennsylvania'*). 

Metallurgie  und  Galvanotechnik. 

Auf  elektrometallurgischem  Gebiet  ist 
wenig  wertvolles  bekannt  geworden.  P^s  sei 
gleich  einleitend  auf  einen  sehr  interessanten 
Vortrag  aufmerksam  gemacht,  den  J.  W. 
Swan  bei  dem  General  Meeting  in  dem 
Chemical  Lecture  Thcatre  der  Universität 
Glasgow  gehalten  hat"),  in  welchem  er 
zuerst  die  Pilektrometallurgie  der  Metalle, 
Kupfer,  Zink,  Silber,  Gold,  Nickel,  Aluminium, 
Magnesium,  Natrium,  ferner  die  elektro- 
lytische Alkaliindustrie,  Ozondarstellung, 
Salpetersäuregewinnung  und  die  pyroelek- 
trochemischen  technischen  Prozesse  vom 
industriellen  Standpunkte  bespricht.  — Die 
Kupferraffination  in  Anaconda  ist  in  Electrical 
World  and  Engineer  37,  186  beschrieben. 
Das  Anodenmaterial  ist  ziemlich  reines  Kupfer 
(99 — 99,6*,„),  es  wird  zu  Platten  gegossen, 
welche  die  Anoden  grosser  elektrolytischer 
Bäder  bilden  und  pro  frisch  beschickte  Zelle 
ein  Gesamtgewicht  von  4000  kg  haben.  Vor- 
handen sind  1400  Zellen,  weicht  ein  Strom 
von  4000  Amp.  durchfliesst,  wobei  die  Strom- 
dichte 130  Amp.  pro  qm  beträgt.  Die 
Spannung  jeder  einzelnen  Zelle  ist 
0,015 — 0,05  Volt.  — G.  Codora  beschreibt*“) 
die  verschiedenenProzc-sseder  elektrolytischen 
Kupfergewinnung  aus  Erzen. 

Von  elektrometallurgischen  Verfahren, 
welche  auf  der  Elektrolyse  in  wässerigen 
Lösungen  oder  im  Schmelzflüsse  beruhen, 
ist  folgendes  erwähnenswert;  Das  Verfahren 
der  elektrolytischen  Raffination  von  Rohnickel- 
schmelzen von  Le  Verriet  (D.  R.  P. 
112  890)")  benützt  als  Elektrolyten  ein  Bad 
aus  Nickclammoniumchlorid  und  Natrium- 
chlorid, dem  zeitweiligein  Alkalihypochlorit  zu- 
gesetzt wird,  um  das  in  den  Rohnickelanoden 
vorhandene  und  in  Lösung  gehende  Eisen 
als  Hydroxj’d  zu  fällen.  — M.  Kuge  1 (D.  R.  P. 
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117054)**)  setzt,  um  zähes,  walzfähiges 
Nickel  in  beliebiger  Dicke  elektrolytisch  ab- 
zuscheiden, dem  Bade  eine  starke  Mineral- 
säure zu  und  elektrolysiert  bei  30”.  — Ein 
Verfahren  zur  elektrolytischen  Herstellung 
von  Metalllegierungen  aus  einem  Schwer- 
metall  und  einem  Alkali-  bezw.  Erdalkali- 
metall, welches  die  Verschiedenheit  des  spez. 
Gewichts  der  Metalllegierungen  benützt,  ist 
Ch.  E.  Acker  (D.  R.  P.  1 10  548)**)  patentiert 
worden.  — Von  grösstem  Interesse  ist  das 
Verfahren  von  Ashcroft  und  Swinburne 
zur  Verarbeitung  sulfidischer  Erze,  welches 
der  ersterc  in  einem  Vortrag  vor  dem  In- 
stitute of  Mining  and  Metallurgy  geschildert 
hat.  Dasselbe  besteht  darin,  dass  man  den 
Schwefel  des  Erzes  mit  Chlorgas  bei  höherer 
Temperatur  entfernt,  aus  den  geschmolzenen 
Chloriden  die  edlen  Metalle,  Gold  und  Silber, 
durch  Blei  oder  fraktionierte  Elektrolyse 
abscheidet,  denn  die  Gangart  und  das  Eisen 
aus  der  Schmelze  eliminiert,  um  endlich  das 
zurückbleibende  reine  Zinkchlorid  in  ge- 
schmolzenem Zustand  zu  elektrolysieren. 
Dabei  erhält  man  Zink  und  Chlor,  welch 
letzteres  wieder  auf  neues  Erz  zur  Einwirkung 
gelangt.  — Ueber  das  System  Stassano, 
der  Gewinnung  von  Eisen  und  Stahl  im 
elektrischen  Ofen,  welches  in  Italien  im  Thal 
von  Camonica  ausgeführt  werden  soll,  ver- 
breitet sich  J.  B.  C.  Kershaw’*).  Dasselbe 
.soll  sich  besonders  in  Ländern,  welche 
grosse  Wasserkräfte,  dafür  aber  wenig  Kohlen 
besitzen,  als  vorteilhaft  erweisen.  — Metalli- 
sches Molybdänhaben  Rogers  undMitchell*“) 
durch  ElektrolyseeinesMolybdänoxyds  MojO, 
erhalten. 

Weitere  Schmelzverfahren  siehe  im 
Kapitel  Pyroelektrochemie. 

Auf  galvanotechnischem  Gebiete  ist  wenig 
neues  geleistet  worden. 

A.  Fischer*')  erhält  ein  zur  Glanz- 
verkupferung von  Zink-  und  Eisenblechen 
dienendes  cyankalisches  Kupferbad  durch 
Ersatz  der  von  Pfanhauser  angegebenen 
Salze  Monon.atriumsulfit  und  Soda  durch 
Dinatriumsulfit,  welchem  noch  kleine  Mengen 
von  Mononatriumsulfit  beigefügt  werden,  um 
im  Bade  Gelegenheit  zur  Entstehung  kleiner 
Mengen  von  Blausäure  zu  geben,  welche  die 
Bildung  eines  glänzenden  Niederschlages 
befördert.  — W.  Pfanhauser”)  ist  es  ge- 
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lungen,  ein  Verfahren  zu  finden,  um  besonders 
Nicke)  in  starken  Scliichten  und  in  relativ 
kurzer  Zeit  niederzuschlagen,  doch  hat  er 
es  unterlassen,  darüber  näheres  verlauten  zu 
lassen.  — Bekanntlich  halten  galvanische 
Metallüberzüge  auf  Aluminium  nur  schlecht, 
wenn  das  Metall  nicht  einer  besonderen 
Vorbereitung  unterworfen  wird.  M.  B.  Ryan 
(D.  R.  P.  116319)*®)  behandelt  zu  diesem 
Zweck  das  Aluminium  vor  dem  Amal- 
gamieren  mit  Phosphorsäure,  wodurch  die 
merkwürdige  fettige  Oberflächedes  Aluminiums 
verschwindet,  und  das  Festhalten  von  galva- 
nischen Niederschlägen  erreicht  wird. 

Die  gewöhnliche  Vorbereitung  von 
Metallen  zur  Aufnahme  galvanischer  Ueber- 
züge  besteht  in  der  ICntfernung  von  Fett- 
und  Oxydschichten,  welche  ein  festes  An- 
halten sonst  unmöglich  machen.  Neben 
mechanischen  und  rein  chemischen  Methoden 
benutzt  man  hierzu  neuerdings  auch  elek- 
trolytische Verfahren.  Eine  grössere  Anzahl 
solcher,  so  das  von  Cowper  Coles  und 
der  Vereinigten  Elektrizitäts- Aktiengesell- 
schaft Wien,  sind  in  einer  Abhandlung  im 
Elektrotechnischen  Anzeiger  22,  108  ••)  be- 
sprochen. Das  letztere  Verfahren  benutzt, 
wie  die  Patentschrift  (D.  R.  P.  112341)'**) 
angiebt,  als  Elektrolyt  eine  Salzlösung,  deren 
Anion  das  als  Anode  zu  reinigende  Metall 
angreifen  kann,  während  an  der  Kathode  ein 
lösliches  Hydroxyd  entsteht.  Letzteres  fällt 
das  in  Lösung  gegangene  Metall  als  Oxyd- 
hydrat aus,  wodurch  der  Elektrolyt  immer 
wieder  von  neuem  regeneriert  wird. 

Bei  dem  Verfahren  der  Columbus  Elek- 
trizitätsgesellschaft (D.  R.  P.  112186)'"') 
zur  Erzeugung  elektrolytischer  Niederschläge 
auf  Eisenplatten  oder  Blechen  sind  die  Elek- 
troden horizontal  angeordnet,  so  zwar,  dass 
die  Kathoden  durch  die  als  Elektromagnete 
ausgebildetcn  Kontakte  über  den  Anoden 
schwebend  gehalten  werden.  In  dieser  Aul- 
hängung werden  die  Bleche  durch  das  Bad 
hindurch  bewegt.  Bei  der  Ausführung  des 
Verfahrens  hat  es  sich  gezeigt,  dass  sich  die 
Platten  wegen  der  vorhandenen  Beulen  nur 
an  wenigen  Punkten  ihrer  Oberfläche  an  die 
tragenden  und  die  Stromleitung  vermittelnden 
Kontakte  anlegen  und  dass  sich  an  den 
letzteren  gleichfalls  Metall  niederschlägt,  das 
nur  schwer  mehr  entfernt  werden  kann. 
Die  Patentinhaber  suchen  dies  nach  dem 
D.  R.  P.  113870  dadurch  zu  verbessern, 
dass  sie  die  Elektromagnete  nur  zum 
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Halten  verwenden,  während  der  Strom 
durch  besondere  federnde  Kontakte  zugeluhrt 
wird. 

Die  Vorzüge  der  elektrolj’tischen  Ver- 
zinkung, wie  sie  die  Aktiengesellschaft 
Langscheder  Walzwerke  und  Verzinkereien 
in  Langschede  an  der  Ruhr  ausführt,  werden 
in  dieser  Zeitschrift,  Vlll,  17  geschildert. 

Ueber  die  Stromregulierung  in  gal- 
vanischen Bädern  verbreitet  sich  W.  Pfan- 
hauser'**).  Er  weist  darauf  hin,  wie  man 
anstatt  der  Beobachtung  einer  bestimmten 
Niederschlagsstromstärke  auch  die  Spannung 
am  Bade  regulieren  kann,  wobei  allerdings 
auf  die  besonderen  Eigentümlichkeiten 
mancher  Objekte,  dann  aber  auch  auf  Ent- 
fernung und  Verhältnis  der  Oberflächen  der 
Elektroden  entsprechend  Rücksicht  genommen 
werden  muss. 

Als  hierher  gehörig  sei  noch  das  Ver- 
fahren von  Josef  Rieder  (D.R.  P.  1 13453)  '**), 
die  elektrochemischeMetallfarbungbetreflend, 
erwähnt.  Bei  demselben  wird  durch  die 
Anwendung  eines  gelatinösen  Elektrolyten 
der  Einwirkung  der  anodisch  entstehenden 
Gase  auf  das  zu  färbende  Metall  gesteigert, 
indem  diese  elektrolytischen  Produkte  nicht 
entweichen  können,  sondern  an  dem  Metall- 
stück verbleiben.  — Interessant  ist  noch  die 
galvanische  Herstellung  von  Schleifwerk- 
zeugen, wie  sie  J.  Rieder'**)  beschreibt 
Zu  diesem  Zwecke  wird  Schmirgel  oder 
Carborundumsand  mit  einer  Lösung  von 
Wachs  in  Benzin  angefeuchtet  und  nach  dem 
Trocknen  mit  Graphitpulver  geschüttelt. 
Dadurch  wird  die  Oberfläche  der  einzelnen 
Sandkörnchen  leitend,  so  dass  dieselbe,  auf 
eine  leitende  Unterlage  gebracht,  sich  gal- 
vanisch mit  Kupfer  überziehen  lässt.  Dieses 
verkittet  die  Körner  aufs  innigste,  und  durch 
Abschleifen  lassen  sich  Werkzeuge  von  allen 
Formen  darstellen,  die  eine  gute  Schleif- 
wirkung mit  nur  geringer  Abnutzung  ver- 
binden. 

Pyroelektrocbemle. 

Die  wirtschaftliche  Depression,  die  sich 
überall  geltend  macht,  ist  im  Gebiete  der 
elektrothermischen  Industrie  recht  fühlbar  ge- 
worden. Das  Interesse  für  das  Calciumcarbid 
beginnt  allmählich  zu  erlahmen,  man  sucht 
neuerdings  andere  Produkte  an  seiner  Stelle 
zu  gewinnen,  um  die  vorhandenen  Anlagen 
auszunützen.  Eine  Anregung  dieser  Art 
bringt  ein  Bericht  in  dieser  Zeitschrift,  VHI. 

Die  ElekLrizitit.  22.  518.  Diese  Zeilsckr. 

VIII.  43. 

Diese  Zeitschr.  VUI.  46. 
i**)  Zit.  f.  E.  VIL  765. 
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102.  Von  neueren  Konstruktionen  elektrischer 
Oefen  ist  wenig  zu  berichten.  -Im  elek- 
trischen Ofen  von  Ch.  Keller'“)  sind  die 
Elektroden  atif  wagenartigem  Unterbau  be- 
festigt und  können  zum  Zwecke  der  Re- 
gulierung und  Herausnahme  des  Schmelz- 
guts seitlich  verschoben  werden.  Ein  elek- 
trischer Ofen  der  Aktiengesellschaft  für 
Trebertrocknung  arbeitet  in  der  Weise,  dass 
das  zu  schmelzende  Material,  bevor  es  in 
die  Zone  des  Lichtbogens  kommt,  durch 
Widerstandserhitzung  entsprechend  vorge- 
gewärmt  wird. 

Um  eine  möglichst  grosse  Wärme- 
wirkung zu  erzielen,  verwendet  G.  Brandt 
(D.  R.  P.  110614)“*)  ein  langes,  eventuell 
durchlöchertes  Kohlenband.  Einen  elek- 
trischen Ofen  für  den  Laboratoriumsgebrauch 
beschreiben  S.  A.  Tucker  und  H.  R. 
Mordy 

Ueber  die  Darstellung  des  Phosphors 
nach  dem  Verfahren  von  F.  J.  Machalske 
handelt  ein  gut  illustrierter  Artikel  in  dieser 
Zeitschrift  VllI,  59“*).  Der  Prozess  geht 
kontinuierlich  vor  sich,  als  Ausgangsmaterial 
dienen  die  gewöhnlichen  natürlichen  Phos- 
phate, dieselben  werden  mit  Kohle  in  grossen 
Oefen  bei  2000  Amp.  verschmolzen.  Die 
nebenbei  entstehende  Schlacke  läuft  fort- 
während aus  dem  Ofen  ab.  Bei  seinen 
Versuchen  der  Phosphordarstellung  will 
Machalske  eine  neue  Metallverbindung  vom 
Aussehen  des  Silbers  erhalten  haben,  deren 
Eigenschaften  sehr  merkwürdig  sind.  So 
soll  dieser  Körper  äusserst  beständig  sein, 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  einen  guten 
Leiter  für  Elektrizität  bilden,  über  1 00  • aber 
eigentümlicherweise  den  Strom  nicht  mehr 
leiten.  — Zur  Darstellung  von  Silicium  durch 
elektrische  Erhitzung  eines  Gemisches  von 
Kieselsäure  und  Kohle  setzt  B.  Scheid 
(D.  R.  P.  112800)  noch  ein  basisches,  neu- 
trales oder  saures  Alkali-  oder  Erdalkali- 
silikat  zu,  um  zu  verhindern,  dass  der  bei 
der  Reaktion  entstehende  Siliciumdampf  ent- 
weicht. Die  Ausbeute  steigt  dadurch  leicht 
auf  das  Vierfache. 

C.  P.  Townsend  hat  eine  Abhandlung 
über  die  Bildung  von  Graphit  und  Kohle 
unter  dem  Einflu.ss  der  elektrischen  Erhitzung 
veröffentlicht  “•).  Die  Zeitschrift  für  Calcium- 
carbidfabrikation  und  Acetylenbeleuchtung 
(Si  Ö3)  beschreibt  die  zur  Fabrikation  von 
Carborundum  an  den  Niagarafällen  bestehenden 

‘•*)  Diese  Zeitschr.  VIII.  156. 

Diese  Zeitschr.  VIII.  Jo8. 

Joum.  of  the  Amenc.  Chem,  Soc.  23.  473. 

•••)  EL  World  and  Engineer.  37.  *360. 

***)  Ei.  World  and  Engineer.  37.  546. 


Anlagen.  — Die  Bedeutung  des  F'errosiliciums 
in  der  Eisentechnik,  die  verschiedenen  Eisen- 
silicide  und  deren  Darstellung,  sowie  die  Ge- 
winnung von  P'errosilicium  im  elektrischen 
Ofen  aus  kieselhaltigen  Eisenerzen  und  Eisen- 
schlacken unter  Berücksichtigung  der  tech- 
nischen Verhältnisse  schildert  sehr  eingehend 
Gustave  Gin“*). 

Für  die  Verwertung  des  Calclumcarbids 
als  Reduktionsmittel  wichtig  sind  die  Ver- 
suche von  Fr.  v.  Kügelgen'").  Eine  wei- 
tere Verwendung  von  Calciumcarbid  hat 
Geelmuyden"’)  in  der  Benutzung  des- 
selben zur  Reduktion  von  Pyriten,  Antimon- 
erzen  und  Sulfiden  gefunden.  So  wird 
Kupfersulfid  bei  1500°  in  Kupfer  und 
Schwefelcalcium,  Kupferkies  in  kohlehaltiges 
Eisen,  Kupfer  und  Schwefelcalcium  ver- 
wandelt. Bei  Metallen,  die  hierbei  flüchtig 
sind,  wie  Zink,  müssen  natürlich  zur  Kon- 
densation der  entweichenden  Dämpfe  Vor- 
lagen verwendet  werden. 

Um  aus  arsenhaltigen  Erzen,  welche 
Edelmetalle  enthalten,  das  Arsen  zu  ent- 
fernen, erhitzt  G.  M.  Weitmann"’)  die- 
selben in  einem  besonderen,  mit  Konden- 
sationsvorrichtungen versehenen  Ofen  durch 
einen  Wechselstrom  zwischen  Eisenelektroden 
und  in  einer  Stickstoffatmosphäre.  Das  Arsen 
entweicht,  und  es  bleibt  Schwefeleisen  mit 
den  Edelmetallen  zurück.  Der  Stickstofl,  der 
für  diesen  Prozess  nötig  ist.  wird  durch 
Verbrennen  von  Arsen  in  einem  Luftstrome 
erhalten. 

Die  Versuche,  der  Hitze  des  elektrischen 
Lichtbogens  zur  Herstellung  von  Glas  zu 
verwenden,  mehren  sich  und  haben  schon 
prakti-sche  Gestalt  angenommen.  Berm- 
bach beschreibt  in  dieser  Zeitschrift  V'III, 
121  in  sehr  eingehender  Weise  das  Ver- 
fahren, das  eine  Kölner  Gesellschaft  Becker 
& Co.  ausnutzt.  Darnach  wird  der  Glassatz 
unter  einer  Anzahl  von  Lichtbögen  vorbei- 
gelührt,  die  denselben  sofort  zum  Schmelzen 
bringen.  Das  geschmolzene  Glas  fliesst 
hierauf  in  Häfen,  wo  es  zur  Läuterung  einige 
Zeit  verbleibt,  um  dann  sofort  verarbeitet  zu 
werden.  Der  Aufwand  an  Kohle  beträgt 
1,5  kg  für  I kg  Glas,  so  dass  auch  bei 
nutzung  einer  Dampfmaschine  als  Motor  das 
elektrische  Verfahren  ebenso  billig  arbeitet, 
wie  das  Hafenofensystem.  Weitere  Ver- 
fahren zur  Glasbereitung  unter  Benutzung 
der  elektrischen  Erhitzung  sind  von  Lühne 
(Engl.  Pat.  24148  [1899])  und  von  Völker 

Dieie  Zeiuciir.  VIII.  148. 

»«)  Zu.  f.  E.  VII.  541.  557.  573. 

'»»)  El.  World.  87.  925. 

***)  *.  C.  Ileriog,  El,  World  «ndEagineer.  37.  670. 
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(Kngl.  Pat.  12Ö72  von  1900)  ausgearbeitet  etwas  Salpetersäure  gelöst  und  mit  saurem 
worden.  Kaliumfluorid  daraus  das  Tantal  entfernt. 

Auch  einige  neue  Körper  sind  durch  Das  in  der  Lösung  verbleibende  Fluor- 
elektrische Erhitzung  wieder  erhalten  worden,  oxyniobat  wurde  von  Eisen  befreit  und  durch 
E.  Dufau‘“)  hat  durch  Zusammenschmelzen  Glühen  in  Niobsäure  verwandelt.  Diese 
von  Thonerde  mit  Calciumoxyd  im  elek-  diente  zur  Herstellung  des  reinen  Niobs, 
Irischen  Ofen  ein  Calciumaluminat  von  der  welche  durch  Schmelzen  mit  Zuckerkohle  im 
Formel  CaAl,  O,  erhalten,  welches  durch-  Verhältnis  82:18  im  elektrischen  Ofen  vor- 
scheinende Nadeln  darstellt.  Durch  Aen-  genommen  wurde.  Seine  chemischen  Eigen- 
derung  der  Mischungsverhältnisse  gelang  es  schäften  sind  dem  Bor  und  Silicium  analog, 
nicht,  andere  Aluminate  zu  gewinnen.  Sama-  — Durch  elektrische  Erhitzung  von  Ge- 
riumcarbid  erhieltMoissan'“)  aus  Samarium-  mengen  von  Zuckerkohle  mit  Wolfram-  oder 
oxyd  und  Zuckerkohle  im  elektrischen  Ofen.  Molybdänoxyden  und  anderen  Oxyden  erhielt 
Ebenso  gelang  ihm  die  Darstellung  von  C.  L.  Sargent"*)  neben  einigen  anderen 
Neodym-  und  Praseodymearbid  "•),  welche,  Legierungen  die  folgenden:  Wolframchrom 
wie  das  Cercarbid,  auf  l Atom  Metall  (97,64  Wo,  2,87  */,  Cr),  Wolframcobalt 
2 Atome  Kohlenstoff  enthalten.  Moissan  (5 1 ,86 '/•  Wo,  48,26”/,  Co,  sehr  magnetisch), 
hat  nun  auch  das  reine  Niob  aus  dem  Niobit  Wolframnickel  (50,22  •/,  Wo,  49,88  Ni), 
dargestellt"’).  Dieses  Erz  wurde  zuerst  mit  Molybdänwismut  (91,61”/,  Mo,  6,5”/,  Hi, 
Zuckerkohlc  im  elektrischen  Ofen  ge-  2,8”/,  C),  Molybdänmangan  verschiedener 
schmolzen,  wodurch  sich  Mangan,  der  grösste  Zusammensetzung,  Molybdänchrom,  Molyb- 
Teil  des  Eisens  und  Siliciums  verflüchtigten,  dännickel  etc.,  welche  immer  etwas  Kohlen- 
Die  Schmelze,  welche  Niob  und  Tantal  Stoff  nebenbei  enthalten.  — Ein  Kobaltsilicid 
enthält,  wurde  hierauf  mit  Flusssäure  und  CoSi  hat  P.  Lebeau"”)  im  elektrischen 
— Ofen  dargestellt. 

*>*)  Compt.  reod,  131.  541.  

Compt.  rend.  131.  924. 

<<*)  Compt.  reod.  131.  595.  Joars.  of  the  Americ.  Chem.  Soc.  22.  784. 

ComdL  rend.  133.  20.  Compt.  reod.  132.  556. 

(Schlau  folgt.) 


REFERATE. 

Der  OasakkumulatoF  Commelln  et  Flau.  (La  sekundären  Stromes  den  Unterschied  des  Poten- 
Lomotion  automobile.  VII.  Jahrg.  No.  47.)  tials  nutzbar  macht,  der  durch  die  chemischen 


Apparat  ohne  lösliche  Anode  angesehen  Fig.  ng,  Akkumulntor  System  Commelie  o.  Vi.u 
werden,  in  welchem  man  zur  F.rzeugung  des  für  induatrielle  Zwecke. 
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Molekularwirkuogen  entsteht.  Während  der 
Ladung  des  Elements  erhält  man  an  der  nega- 
tiven Elektrode  oder  Kathode,  die  den  positiven 
Pol  des  Akkumulators  bildet,  einen  metallischen 
Niederschlag,  während  an  der  positiven  Elektrode 
oder  der  Anode  Sauerstoff  frei  wird,  der  in 
einem  geeigneten  Rer-ipienten  aufgefangen  wird. 

Die  Anode  besteht  aus  einem  hohlen  Kohlen- 
cylinder  C (t'ig.  der  mit  dem  Rezipienten 

R mittels  des  Rohres  S in  Verbindung  steht. 


Die  Kathode  besteht  aus  einem  Blei- 
Antimonzylinder  P,  der  die  Anode  umgiebt. 

DasGefässV,  dasden  Elektrolyten,  Kadmium- 
sulfat, enthält,  ist  hermetisch  verschlossen  und 
steht  durch  das  Rohr  T mit  dem  Rezipienten 
R in  Verbindung. 

Nach  .Angabe  der  Erfinder,  Commelin  & 
Viau,  entstehen  folgende  Reaktionen: 

Wenn  man  das  Element  ladet,  wird  an  der 
Kathode  P Kadmium  niedergeschlagen,  während 


Fig.  139  und  130.  Antickt  and  AaCris»  einer  Btlterie  von  Elemenien,  System  Commelin  o.  Vitu. 


der  Sauerstoff,  der  an  der  Anode  C frei  wird, 
sich  im  oberen  Teil  des  Gefässes  V ansammelt, 
von  wo  er  durch  das  Rohr  T nach  dem  Rezi- 
pienten R gelangt  und  durch  das  andere  Kohr 
S sich  ini  Innern  der  Anode  verbreitet. 

Wenn  der  durch  das  Manometer  angezeigte 
Druck  I kg  beträgt,  ist  der  Apparat  geladen; 
auf  eine  weitere  Zunahme  des  Druckes  zu  warten 
ist  unnütz. 

Beim  Entladen  schliessl  man  den  flahn  T 
und  verbindet  die  beiden  Pole  durch  einen 
geeigneten  Widerstand.  Der  Kadmiumnieder- 
schlag lost  sich  alsdann  auf  und  geht  in  Sulfat 
über;  der  durch  diese  Reaktion  frei  gewordene 


Wasserstoff  gelangt  über  den  pon^sen  Zylinder  C, 
wo  er  auf  den  freien  Sauerstoff  trifft,  mit  welchem 
er  sich  zu  Wasser  vereinigt.  Diese  Reaktion 
dauert  so  lange,  bis  der  Niederschlag  vollkommen 
gelöst  ist. 

Die  elektromotorische  Kraft  des  Elements 
beträgt  1,5  Volt.  Der  Stromverbrauch  kann 
0,30  Amp^tre  pro  Quadratdecimeter  Kathoden- 
oberfläche erreichen. 

Bei  dem  für  indusirielic  Zwecke  konstruierten 
Element  (Fig.  128)  wird  die  Anode  durch  eine 
Reihe  von  kleinen  Kohlenrohren  crscut,  die 
sämtlich  mit  ein  und  derselben  Kammer  in  Ver- 
bindung stehen.  Die  äusseren  Gefässe  sind 
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gleichfalls  unter  sich  verbunden  derart,  dass  (Ur 
eine  Batterie  nur  ein  Gasrezipient  erforderlich  ist. 

Die  Kathode  besteht  aus  kleinen  Celluloid- 
Gefdsscn,  die  Uber  einander  angeordnet  sind 
und  an  deren  Böden  sich  eine  Bleiplatte  von 
derselben  Länge  wie  das  Gefäss  befindet  und 
deren  Enden  durch  Lötung  mit  dem  negativen 
Leitungsdraht  verbunden  sind.  Das  Kadmium 
wird  hier  auf  den  Bleiplattcn  niedergeschlagen. 

Die  Fig.  129  u.  130  zeigen  den  Aufriss  und 
den  Schnitt  einer  Batterie  von  Elementen. 

R. 

Elektrolytlaehe  Heritellung  von  Hetallpapier. 

(Electrical  World  and  Engineer.  No.  25.  S.  1074.) 

Es  ist  jetzt  ungefähr  35  Jahr  her,  seil  sich 
zwischen  englischen  Fabrikanten  ein  scharfer 
Wettstreit  Uber  die  Herstellung  eines  möglichst 
grossen  und  dünnen  Eisenblechs  erhob,  der 
seinen  Höhepunkt  erreichte,  als  die  Hope  Co. 
ein  Blech  herstellte,  dass  bei  einer  Flachen« 
grosse  von  1425  qcm  nur  11,529  g wog,  also 
ca.  8 mgr.  auf  i qcm,  und  etwa  den  vierten 
Teil  so  dünn  war  als  das  feinste  Seidenpapier. 
Wie  »Electrical  World  and  Engineerc  erinnert, 
erfand  bald  darauf  (1873)  Wood  eine  elektro- 
lytische Methode  tür  die  Herstellung  von  Folien 
durch  Niederschlag  eines  Metalls  auf  einer 
Grundfläche,  von  der  es  sich  abziehen  lässt. 
Hierdurch  konnten  natürlich  weit  dünnere 
Plättchen  als  durch  Hämmern  oder  Walzen 
geliefert  werden,  und  es  ist  inzwischen  sogar 
gelungen,  Goldplättchen  von  weniger  als 
0,00015  mm  Dicke  zu  erzeugen.  Zu  diesem 
Zwecke  wurde  durch  Walzen  ein  Kupfcrplättchen 
von  */»oo  mm  Dicke  hergestelli  und  darauf,  nach- 
dem es  sorgfältig  gereinigt  und  poliert  war,  ein 
dünner  Goldfllm  galvanLsch  niedergeschlagen. 
Indem  man  das  Plättchen,  mit  der  Kupferseite 
nach  unten,  einige  Tage  auf  verdünnter  Salpeter- 
säure schwimmen  Hess,  wurde  das  Kupfer  gelossi, 
so  dass  der  Goldfilm  übrigblieb,  der  alsdann  auf 
Glas  aufgetragen  und  getrocknet  wurde. 


Derartige  Films  bieten  freilich  nur  ein 
wissenschaftliches  Interesse.  Aber  stärkere 
galvanische  Niederschläge  finden  neuerdings 
namentlich  als  Folie  für  Papier  mannigfache 
Verwendung.  Von  grosser  Bedeutung  ist  in 
dieser  Hinsicht  ein  Verfahren,  welches  kürzlich 
von  Carl  Endruweit  in  Berlin  zur  Herstellung 
von  Metallpapier  angegeben  worden  ist. 

Ein  endloses  Metallband  bewegt  sich  über 
eine  rotierende  Polierwalze  weg  und  geht  dann 
Uber  einen  Behälter  mit  einer  verdünnten  I^sung 
von  Kaliumtrisulfld,  womit  die  polierte  Fläche 
des  Bandes  mittels  einer  cylindrischen  Bürste 
befeuchtet  wird.  Dadurch  bildet  sich  auf  der 
Oberfläche  des  Bandes  eine  Sulfidschicht,  welche, 
obgleich  für  das  Auge  nicht  wahrnehmbar,  doch 
genügt,  um  ein  zu  festes  Anhaften  des  späterhin 
darauf  niedergeschlagenen  Metalls  zu  verhindern. 
Nachdem  es  abgewLscht  und  gespiilt  ist,  taucht 
das  Band  zunächst  in  ein  B^,  wo  es,  über 
der  Sulfidschicht,  einen  feinen  Nickelüberzug 
erhält,  und  dann  in  ein  zweites  Bad,  in  welchem 
dieses  durch  einen  stärkeren  Niederschlag  von 
Kupfer  verstärkt  vkfird.  Nachdem  der  Kupfer- 
Ueberzug  gebürstet  und  gespült  ist,  wird  darauf 
eine  gleichmässige  Leimschicht  aufgebracht  und 
über  dieser  von  einer  Rolle  ein  Papierstreifen. 
Band,  Niederschlag  und  Papier  gehen  dann 
zusammen  durch  Gummiprcsswalzen  und  eine 
Trockenkammer.  Durch  diesen  Prozess  haftet 
der  galvanische  Niederschlag  weit  fester  auf  dem 
Papier  als  auf  dem  Metallbande,  so  dass  das 
fertige  Metallpapier  leicht  abgezogen  und  auf- 
gewickelt werden  kann,  w'ährend  das  Metallband 
wieder  zu  der  Polierrolle  geführt  wird,  uro  den- 
selben Prozess  durchzumachen. 

Ein  poliertes  Kathodenband  lieiert  z.  B.  auch 
ein  Papier  mit  einem  glänzenden  Nickelüberzug 
und  durch  Hinzufiigung  von  Mercaptanen  oder 
anderen  Schwefelverbindungcn  zum  Leim  haftet 
er  so  fest,  dass  das  Fabrikat  vorzüglich  brauch- 
bar ist.  R. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Wiedergewinnung  von  Chrom- 
sAnre  aus  ChromoxydsalzlSsun^en  auf  elek- 
trolytlsehem  Wege.  — Kncdrich  U.rmslidter 
in  Darmstadl.  — - D.  R.  P.  1 1 7 949. 

Das  Verfahren  zur  Oxydation  saarer  Chrorasalz« 
löBonf^en  im  elektrolytischen  Bade  mit  Diaphr*(*ma 
besteht  darin,  dass  die  .Stromdichte  in  der  Weite  ge- 
regelt wird,  dass  der  Gehalt  der  Kaihodenräume  an 
Chromsalz  oder  an  freier  Store  oder  an  beiden 
während  des  Umlaufs  der  Elektrolyse  keine  wesent- 
liche Aenderung  erleidet.  Dies  geschieht  entweder  in 
der  Weise,  dass  die  Zufuhr  von  frischer  and  die  Ab- 
fuhr von  oxydierter  I.auge  derart  geregelt  wird,  dass 
sich  io  den  Anodenräumen  stets  eine  I.aage  befindet, 
die  schon  zum  grosaeo  Telle  oxydiert  ist,  so  daaa  sie 
verhältnismässig  viel  freie  Schwefelsäure  und  verhält- 
nismäMig  wenig  nnoxydiertes  Chromsalz  enthält,  oder 
in  der  Weise,  dass  man  beim  Passiercolasten  der  zu 
oxydierenden  Lauge  durch  mehrere  Bäder  nach  ein- 
ander zur  Erreichong  des  gewünschten  Zweckes  ver- 


schieden grosse  Stromdichten  — bezogen  auf  die 
Diaphragmenfllche  — in  den  einzelnen  Bldem  an- 
wendet. 

Elektrolytlsehar  Zersetzungsapparat.  — The 

Commercial  Development  Corporation 
Limited  in  Liverpool.  — D.  R.  P.  117971. 

Der  elektrolytische  Zersetsungsapparal  mit  rotieren- 
dem Innenbehälter  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  in  die  Quecksilberkaihode  k eimauebende  Innen- 
behälier  e durch  eine  porbae  Scheidewand  t in  zwei 
über  einander  liegende  Räume  geteilt  ist.  Unter  der 
Mitte  des  oberen,  zur  Aufnahme  einer  auflösbaren 
Anode  (Kupferanode  J)  dienenden  Raumes  ist  ein 
hiermit  in  Verbindung  stehendes  Aufnahmegefiss  / für 
die  auageschiedenen  Unreinigkeiten  in  dem  Aussen- 
behälter  angeurdnet,  an  welches  Gefäss  die  Scheide- 
wand in  geneigter  Lage  sich  anschliesit. 

(AbbUdung  hierzu  siehe  umstehend.) 
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Verfahren  zur  Behandlung^  alkoholischer  Oe* 
tr&nke  mit  Man^naten  und  dem  elektri- 
schen Strom.  — J.  H.  Lavolltty  und  G.  E.  Boar- 
IToin  in  Pah«.  — D.  K.  P.  11S048. 

Zum  Zwecke  der  Verbes»eruDg  des  Geschmacka 
und  fur  Haltbarmachung  (Pasteomiemng)  alkoholischer 
Getränke  (Wein,  Obatwein,  Bier  n.  dgl.)  werden  diese 
Getränke  Tor  oder  nach  dem  Abxiehen  mit  Erdalkali« 
manganaten  oder  Überhaupt  unlbslichen  Manganaten 
unter  gleichzeitiger  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes 
behandelt.  

Einrichtung  zur  Oewlnnungr  von  Aetzalkali 
durch  feuerflOsslge  Elektrolyse.  — Charles 
Ernest  Acker  in  Niagara  Falls,  Niagara  Ciy.,  New 
York,  V.  Sl  A.  — D.  R.  P.  118049.  (Znaatz  zum 
Patente  117358.) 


Die  Einrichtung  lur  Durchführung  des  durch 
Patent  117358  gexchfilzten  Verfahrens  zur  Gewinnung 
von  Aetznlkali  ans  AlkalimetalilegieningeD  mit  Dampf 
tat  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  in  ein  beiderseitig 
mit  dem  elektrolytischen  Ofen  c kommunizierendes 
Kanalsystem  einzublasende,  die  Zirkulation  herbei« 
führende  Dampf  durch  ein  aufrecht  stehendes  Rohr  d 
zQgeführt  wird.  Dieses  Rohr  steht  mit  seinem  unteren 
Ende  durch  einen  Kanal  mit  dem  einen  Ende  des 
elektrolytischen  Ofens  c in  Verbindung , und  sein 
oberes  Ende  mündet  in  einen  mit  dem  anderen  Ende  dea 
elektrolytischen  Ofens  kommunizierenden  Behälter  a. 

Eine  Ausfübrungsform  der  angt^ebenen  Einrichtung 
ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Mündung  des 
aufrecht  stehenden  Rohret  durch  weiches  die  Alkali« 
metallleglerung  von  dem  in  dasaelbe  eingeblasenen 
Dampf  hindurcbgetrieben  wird,  höher  Hegt  als  daa 
Niveau  der  Legierung  in  dem  elektrolytischen  Ofen  c. 
Durch  den  hierdurch  bei  der  HindurchfUhrung  durch 
das  aufrecht  stehende  Ruhr  ^ erzeugten  Niveauunter* 
schied  wird  eine  Rückführung  der  alkalimetallannen 
Legierung  in  den  elektrolytischen  Ofen  c bewirkt. 

Eine  weitere  AusfUhningsform  ist  dadurch  ge- 
kennzeicbnel,  dass  der  Behälter  a,  in  welchen  das 
aufrecht  stehende  Rohr  mit  seinem  oberen  Ende 
mündet,  unmittelbar  neben  dem  elektrolytischen  Oien  c 
angeordnet  ist,  so  dass  die  leichtmetallarme  I.egiernng 
mit  der  ihr  durch  den  Oxydaiionsprozeas  in  der  auf« 


recht  Btehendcn  Röhre /erteilten  gesteigerten  Temperatur 
unmittelbar  in  den  Ofen  c flbergeführt  werden  kann. 
Auf  diese  Weise  wird  die  Verbindongswänne  zur  Er« 
haltung  der  Wärmeenergie  des  Verfahrens  nutzbar 
gemacht. 

Verfahren  zum  Markieren,  Beschreiben,  Be- 
drucken u.  dgl.  von  Papier,  Geweben  oder 
Ähnlichen  Stoffen  auf  elektrolytischem  Wege. 
— William  Kneac-Greene  in  London.  — D.  R.  P. 
1 18  205. 

Diejenigen  Oxyderivate  des  Beniols , die  als 
photographische  Entwickler  dienen,  werden  dem  zu  be« 
druckenden  Stoff  inkorporiert  und  der  Elektrolyse  aus* 
gesetzt.  Ist  die  Druckplatte  mit  dem  negativen  Pol 
verbanden,  so  liefern  Hydrochinon,  Melhyl-p-amido- 
kreaol  (Metol)  und  Diamidophenol  (Amidol)  braune, 
p>Oxyphenylglycin  (Glycin)  blaue  Druckbüder.  Die 
Färbung  erfolg  augenblicklich. 

Elektrolytischer  Stromunterbrecher.  — w.  .v 

Hirschmann  in  Berlin.  — U.  R.  P.  118663. 


In  den  Abteilungen  a und  d eine«  den  Elektrolyt 
aufnehmenden  Doppeigefässes  sind  getrennt  von  ein- 
ander Elektroden  c und  </  angeordnet  unter  Belasaung 
der  schmalen  leitenden  Verbindang  in  der  Trennungs« 
wand  r.  Hierbei  wird  der  Stromübergang  zwischen 
den  Elektroden  durch  eine  die  trennende  Zwischen- 
wand r unteihalb  dea  FlUsaigkeitsspiegel«  durchsetzende 
Brücke  /*  aut  Metall,  Kohle  oder  anderen  festen  Leitern 
vermittelt,  zum  Zweck,  zwei  verschiedene  Flttstigkeitcn 
in  beiden  Abteilungen  verwenden  können.  Um  den 
Widerstand  des  Unterbrechers  und  die  Antsbl  der 
Unterbrechungen  ändern  zu  können,  kann  die  eine 
Oberfläche  der  stromlcitenden  Brücke  y*  durch  ein  ver- 
stellbares Isolierstück  jp-  mehr  oder  weniger  überdeckt 
werden.  

Elektrischer  Sammler.  — Victor  Cheval  und  Josef 
Lindeman  in  Brüssel.  — D.  R.  P.  118670. 

In  dem  Bstterirgefäss  r steht  die  von  den  Wänden 
abcd  umschlossene  negative  Polelektrode.  Der  Raum 
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zwitcheo  die»en  Wänden  and  den  aas  nicht  leitendem 
Stoff  hergestellten  Hohlcylindcrn  ist  mit  der  wirk- 
samen Masse  der  negativen  Polelektrode  ausgefiUlt  In 
den  Hohlcylindem  f stehen  kleinere  Hohlcylindcr  Xy 
welche  ebenfalls  ans  nicht  leitendem  Stoff  hergcstellt 
sind.  Die  Hohlcjrlinder  x umichllessen  die  wirksame 
Masse  der  positiven  Potelektroden.  Zur  Stxomzuleitnng 
und  Stromableitung  dienen  Metallsiäbe^  und/,  welche 
mit  den  Leitaogsschienen  u und  s verbanden  sind. 


Vepfahpen,  beim  Betriebe  die  KapaitUt  von 
elektrisehen  Blel-Sammelbatterien  erheblich 
zu  Steig^ern-  — C.  Heim  in  Hannover  — D.  K.  P. 
118666. 

Die  Kapazität  der  Blei-Sammelbatterien  wird  da- 
darch  erhöht,  dass  die  Batteriesellen  darch  Heizvor- 
richtungen beliebiger  Art  während  der  Ladung  and 
Entladung  oder  während  einer  von  beiden  künstlich 
erwärmt  werden. 


ALLGEMEINES. 


Das  Wasserstoffgr&s  ein  Isolator.  Nach  der 

allgemein  herrschenden  Anschauung  gilt  der  reine 
Wasserstoff  als  ein  Leiter  der  Elektrisitit.  Im 
sPhilosophical  Magazine«  entwickelt  jedoch  der  Physiker« 
Trowbridge,  eine  Anzahl  von  Gründen,  die  ihn 
zu  dem  Schlosse  führen,  dass  der  Wasserstoff  tbat- 
sächlich  ein  Isolator  sei.  Dem  genannten  Autor  zu- 
folge vermag  eine  elektrische  Entladung  eine  Schicht 
von  reinem  Wasserstoff  nicht  zu  passieren,  und  dasselbe 
sei  auch  bei  jedem  anderen  Gase  der  Fall.  Schumann 
hat  ausaerdem  gezeigt,  dass  das  reine  Waascrstoffgas 
unter  normalem  atmosphärischen  Druck  die  ultravioletten 
Strahlen  ebenso  leicht  durchlässt,  wie  ein  so  vollkommen 
als  möglich  luftleer  gemachter  Kaum.  Nach  der  Theorie 
von  Maxwell  müsste  also  auch  aus  diesem  Grunde  der 
Wssserstoff  als  ein  Isolator  angesehen  werden.  Dewar 
bat  übrigens  ebenfalls  naebgewieseo,  dass  der  flüssig  ge- 
machte Wasseratoff  ein  Isolator  sei.  (Kl.  Anz.) 

Entdeekungr  eines  neuen  gralvanotechnl- 

Sehen  Verfahrens.  ImHöraaaledesgalvaootechniscben 
Instituts  zu  Wien  fand  eine  Versammlung  des  Vereins 
österreichischer  Chemiker  statt,  welcher  als  Gast  auch 
der  Sektionschef  und  Direktor  des  Technologischen 
Gewerbemnseums,  Professor  Wilhelm  Exner,  anwohote. 
Nach  der  unter  der  Führung  des  Dozenten  Dr.  H. 
Paweck  vorgenommenen  Besichtigung  der  galvano- 
technischen  LebraniUlt  des  GewerbefÖrderungsdienstea 
des  Handelsministeriums  erklärte  Dr.  Paweck,  dass  die 
Erfahmogeo  gelehrt  hätten,  die  Galvanotechnik  sei  so, 
wie  sie  beute  von  den  kleinen  Geschäftsleuten  betrieben 
werde,  nicht  mehr  lebensfähig,  und  der  Zweck  der 
neuen  galvanotechniscben  Lehranstalt  müsse  eben  der 
sein,  die  Gcwerbsleute  durch  die  Beibringung  der 
theoretischen  Kenntnisse  in  die  l^ige  zu  versetsen,  ihre 
galvanischen  Bäder  den  Errungenschaften  der  Elektro- 
chemie gemäss  einzurichten.  Er  habe  ein  Verfahren 
erfanden,  bei  dessen  Anwendung  sich  die  Verzinkung 
des  Eisens  um  ca.  9opCl.  billiger  stellen  würde,  als 
dies  nach  den  bisher  üblichen  Methoden  der  Fall  ge- 
wesen sei.  Vor  den  Augen  des  Auditoriums  nahm  nun 
der  ebenfalls  an  der  galvanotechniscben  Lehranstalt 
wirkende  Fachlehrer  Abele  die  Verzinkung  eines  ge- 
wöhnlichen Eisenstückes  nach  der  neuen  Methode  vor. 

Wir  hoffen,  demnächst  über  das  Verfahren  eingehend 
berichten  sn  können. 

Ueber  die  Lage  der  elektroteehnlschen 
Industrie  entnehmen  wir  einer  ausführlichen  Ab- 
handlung in  der  »Vosslschen  Zeitung«  folgende  be- 
sonders interessante  Thataachen: 

»Für  die  junge  elektrotechnische  Industrie  ist  das 
verflossene  Jahr  ein  besonders  denkwürdiges  dadurch, 
dass  ihr  scheinbar  onaofhallsamer  Siegeslauf  zum  ersten 
Male  unterbrochen  und  das  ^st  blinde  Vertrauen  zu 


der  Prosperität  elektrischer  Unternehmungen  etwas  er- 
schüttert wurde.  Verfehlt  wäre  es  jedoch,  daraus 
petsimislische  Schlüsse  zu  ziehen;  das  Krisenjahr  1901 
ist  nicht  als  das  Ende  eines  Aufschwunges  zu  betrachten, 
dem  ein  lang  andauernder  Niedergang  folgen  muss.  Es 
ist  vielmehr  nur  ein  Ruhepunkt  nach  einer  allzu  Über- 
sebäumenden  Entwicklung,  der  zu  ruhigem  Nachdenken 
Uber  den  zurückgeleglen  Weg  anleitet  und  von  einer 
in  dunklem  Drange  nicht  immer  des  rechten  Weges  be- 
wussten Jugendperiode  su  einem  kühler  denkenden,  aber 
um  so  kräftigeren  und  gesünderen  Mannesalter  hin- 
überfuhrt.« 

»Von  den  neuen  Gebieten,  welche  sich  die  Elck- 
irizilät  eroberte,  schien  es,  sis  ob  die  Kraftübertragung, 
die  suletst  zur  Entfaltung  kam,  einen  vollwertigen  Ersatz 
für  das  allmählich  weniger  ergiebige  Feld  des  Zentralen- 
baues  würde.  Diese  Hoffnung  wurde  aueb  nicht  ge- 
täuscht. Die  Anweudborkeit  des  Elektromotors  erschloss 
immer  neue  Gebiete;  vom  Antriebe  der  Arbeitsmaschinen 
in  Fabriken  ausgehend,  gelangte  man  zur  elektrischen 
Ausrüstung  von  Hebeteugen  und  zu  der  besonders  aus- 
sichtsreichen Verwendung  in  Berg-  und  Hüttenwerken. 
Es  kann  nicht  Aufgabe  dieser  Besprechung  sein,  die 
ganzen  zahlreichen  Einzelgebiete  der  Kraftübertragung 
aufzuzählen.  Durch  ihre  Einführung  wurden  manche 
Industrien  völlig  verändert:  die  ungeahnten  Vorteile  des 
Eiektrorooiors  bewirkten  es,  dass  immer  neue  Anfragen 
von  allen  Seiten  kamen  uud  immer  neue  Aufträge  er- 
teilt wurden.« 

»Die  Aussichten  für  die  Zukunft  sind  im  ganzen 
nicht  schlecht  zu  nennen.  Verfolgt  man  an  der  Hand 
der  Statistik  die  Lage  der  Zentralen,  so  zeigt  sich,  dass 
nicht  wenige  bereits  an  die  Grenze  ilirer  Leistungsfähig- 
keit gelangt  sind  und  io  nicht  zu  ferner  Zeit  Erweite- 
rungen brauchen  werden.  Amerika,  das  Land,  in  dem 
die  Anwendung  der  Elektrisität  am  allerweitcsleo  vorwärts 
geschritten,  kann  una  mit  seinen  hunderUausendpferdigeo 
Zentralen,  gegen  welche  die  unserigen  klein  sind,  als 
noch  lange  nicht  erreichtes,  aber  erreichbares  Beispiel 
dienen.  Hierzu  kommt  noch  ein  Faktor,  der  bisher 
kaum  eine  Rolle  spielte:  die  Notwendigkeit,  für  ältere 
Mascliincn  Ersatz  zu  schaffen.« 

»Dagegen  kann  das  Kraftüberlragungsgebiet,  das 
unter  der  schlechten  Konjunktur  am  meisten  gelitten, 
bei  Besserung  der  allgemeinen  Geschäftslage  einem 
neuen  kräftigen  Aufschwünge  cotgegenseben.  Hesondera 
die  Berg-  und  Hüttenwerke  waren  im  letzten  Jahre  mit 
Bestellungen  recht  zurückhaltend  und  haben  oft  not- 
wendige Anlagen  für  liesscre  Zeiten  zurückgesiellt. 
Achnlichcs  gilt  auch  für  die  Fabriken  verschiedener 
Gattung,  die,  sobald  sie  erst  selbst  su  thun  haben  werden, 
auch  der  Elektrotechnik  wieder  viel  Beschäftigung  geben 
werden.  Die  Industrie  der  Kleinmaterialien,  die  für 
alle  ungefUhrten  Gebiete  benötigt  werden,  geht  damit 
Hand  in  Hand  und  wird  auch  mit  diesen  an  dem  Auf- 


Digiiized  by  Google 


36o 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


HeU  II 


schwoDgre  teiloehmen.  Vielleicht  wird  auch  der  Export, 
der  tciiOD  io  der  ver^aDfrenen  Periode  mancheo  Firroeo 
lohaeocleo  Gewinn  brachte,  eioeo  wichiigereo  Faktor 
in  der  weiteren  Entwicklung  unterer  Elektrotechoik 


ipielen.  Dan  hierffir  eiue  weitblickende  Zollpolitik 
und  langfristige  Handelivertrige  von  grundlegender 
Wichtigkeit  sind,  haben  fast  alle  grotteo  Firmen  in 
ihren  leisten  Geschäftsberichten  zuin  Ausdruck  gebrachte 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Rudolphl,  Dr.  MftZ.  Frivatdosent  an  der  Grossherrog« 
liehen  Technischen  Hochschule  zu  Darmstadt.  Ein- 

fOhrung  ln  das  PhystkaUsehe  Praktikum  mit 

43  in  dem  Text  gedruckten  Figuren.  Göttingeo, 
Vandeohoek  & Ruprecht  1901.  Preis:  geh.  3,20  M. 

Das  Werkchen  behandelt  die  hauptsäclillchstcn  Auf- 
gaben, welche  für  den  Studierenden  nötig  sind,  damit 
derselbe  ein  Versiiodois  (Ur  die  Ausführung  physika- 
lischer ArbeUen  erlange.  Von  diesem  Standpunkte  aus 
hat  der  Verfasser  ein  Zuviel  nach  }eder  Hinsicht  ver- 
mieden, doch  sind  die  gegebenen  Beispiele  so  aus- 
gewählt,  dass  sie  zusammen  ein  gut  abgctchloMenes 
Ganses  bilden,  dessen  Beherrschung  dem  Studierenden 
einen  richügen  und  genügenden  Einblick  in  physikalische 
Arbeiten  gewährt. 

Rosstng,  Dr.  Adalbert.  Gesehlchte  der  Metalle. 

Vom  Verein  sur  Beförderung  des  GewerbeHeisses  mit 
den  ersten  Tornow*Preise  gekrönte  Zeitschrift.  Berlin, 
1901.  Verlag  von  Berohard  .Simion. 

Kf  ist  ein  beklagenswerter  Umstand,  dass  sich  der 
Techniker  um  die  Geschichte  seiner  Wissenschaft  im 
allgemeinen  viel  zu  wenig  kümmert,  und  dass  in  weiten 
technischen  Kreisen  jegliches  Interesse  für  dieselbe 
mangelt.  Und  doch  bietet  gerade  die  Entwickelung  der 
einzelnen  Zweige  der  Technik  soviel  des  Anregeoden 
im  allgemeinen,  und  andererseits  hat  gerade  die  Be- 
schäftiguogund  das  Eingehen  auf  alte  technische  Metlioden 
oft  schon  so  manclie  neue  Ertindung  gezeitigt,  dass  es  stets 
mit  Freude  zu  begrüssen  ist,  wenn  sich  ein  Autor  findet,  der 
dasverhälinismässtg  selten  gepfiegteGcblet  derGescbiclite 
der  Technik  in  eingehender  Weise  behandelt.  Der  Ver- 
fasser des  vorliegenden  Werkes  hat  nun  mit  grünstem 
Fleisse  und  unter  Zugrundelegung  einer  ausführlichen 
und  mit  grosser  Sorgfalt  bearbeiteten  Litteratur  einen 
in  jeder  Hinsicht  liochinteressanten  und  völlig  erschöpfen- 
den Rückblick  auf  die  Geschichte  der  Metalle,  ihre  Be- 
arbeitung, Verwendung  u.  s.  w.  gegeben,  der  sich  nicht  nur 
auf  die  technische  Seite  der  Materie  erstreckt,  sondern 
der  auch  die  kommerrielle  und  national-ökonomUche 
Seite  in  weitestem  Umfang  dadurch  in  den  Kreis  seiner 
Betrachtungen  zieht,  dass  überall  Produktions-  und 
Preis-Statistiken,  soweit  solche  zu  besebHfren  waren, 
wiedergegebcD  sind.  Es  ist  somit  in  vorliegendem 
Buche  ein  Werk  geschaiTcn,  das  sicherlich  in  der 
Bibliothek  keines  Technikers  fehlen  sollte. 

Neumann,  Bernhard,  Dr.  phll.,  Privatdocent  an 
der  grosslierzogl.  Technischen  llochschale  zu  Darm- 

stadt.  Gasanalyse  und  Gasvolumetrte,  zum  Ge- 

braudi  im  chemisch-technischen  Praktikum  und  zum 
.Selbsistudium  für  Chemiker,  Berg-  und  llüucnieute, 
Hygieniker  und  Bakteriologen.  Mit  1 16  Abbildungen. 
Lei[>zig.  Verlag  von  S.  lürsel  1901.  Preis:  4 Mark. 

Der  Verfasser  behandelt  in  vorliegendem  Werke 
das  Gesamigebiet  der  Gas-Analyse  und  zwar  in  knapper, 
aber  dennoch  vollständig  ausreichender  und  sogar  für 
technische  Zwecke  hinreichend  erschöpfender  Form.  Es 
ist  insbeson<!ere  rühmend  hervorzuheben,  dass  eine 
grosse  Anzahl  .Abbildungen  fast  jedem  Kapitel  beige- 
geben sind,  so  dass  das  V'erständnis  der  zur  Gasana- 


iyse  benutzten  Apparate  dadurch  in  hervorragendem 
Masse  erleichtert  wird.  Bei  der  Auswahl  der  Beispiele 
sind  Gase  aller  Arten,  sowohl  solche,  die  den  Chemiker, 
sowie  solche,  die  den  Hygieniker  oder  den  Berg-  und 
Hutten-Mann  interessieren  dürften,  behandelt,  und  es 
empfiehlt  sich  deshalb  das  Buch  als  ein  klarer  und  ver- 
lässlicher Führer  für  simtllche  oben  erwähnten  Kaie- 
gorien  von  Technikern. 

Jaeobsen,  Dr.  Emil.  Chemlseh-teehnlsehes  Re> 
petltorium.  UebersichtUcher  Bericht  Uber  die  neuesten 
Erfindungen,  Fortschritte  und  Verbesserungen  auf 
dem  Gebiete  der  teebniseben  nnd  indaitriellen  Chemie, 
mit  Hinweis  auf  Maschinen,  Apparate  und  Litteratur. 
40.  Jahrgang.  1901.  Erstes  Halbjahr,  erste  Hälfte. 
Mil  in  den  Text  gedruckten  Illuatraitooen.  Berlin, 
1902.  R.  Gaertner's  Verlagsbacbbandlung.  Hermann 
Heyfelder,  SW.,  Schunebergersir.  26. 

Debus,  Heinrieh.  Erinnerungen  an  Robert 
Wilhelm  Bunsen  und  leine  wlsaensehafüiehen 

Leistungen,  für  studierende  der  Naturwissenschaften, 
insbesondere  der  Chemie.  CiMsel  1901,  Verlag  von 
*rh.  G.  Fischer  & Co.  Preis  3 Mk. 

Ein  auf  dem  Gebiete  der  Geschichte  der  Chemie 
bekannter  Schriftsteller  hot  unser  Zeitalter  als  dasjenige 
charakterisiert,  io  dem  Viele  Wenig  leisten,  und  dieser 
Ausspruch  gewinnt  einigerniassen  Berechtigung,  wenn 
wir  unseren  Blick  zurückgleiten  lassen  in  jene  Zeiten, 
wo  im  Gegensatz  zn  heute  Wenige  V^iel  leisteten,  und 
in  denen  uns  wie  Merksteine  in  der  Geschichte  der 
C'heniic  die  Namen  Berzelius,  Wühler  und  Bansen 
eotgegentreteo.  Jedes  Werk,  das  uns  diese  Zeiten  näher 
rückt,  die  wir  von  unserem  heutigen  Epigonen-Stand- 
punkte  aus  betrachtet  als  die  klaasische  Episode  der 
Chemie  beseichnen  können,  muss  uns  daher  ein  will- 
kommenes sein.  Ein  Werk,  das  den  Lebensgsng 
und  die  wissenschaftlichen  Leistungen  des  Altmeisiers 
Bunsen  in  interessanter  Weise  darstellt  und  in  ge- 
rechter Weise  würdigt,  hat  der  Verfasser  in  seinem  vor- 
liegenden Buche  geschafien.  Das  mit  einem  Hildoia 
Bunsens  im  32.  Lebensjahre  geschmückte  Büchlein 
macht  uns  zunächst  mit  dem  Lebenslaufe  dieses  grossen 
Forschers  bekannt.  Hieran  schliesit  sich  ein  Verzeichnis 
von  Bunsens  sämtlichen  Abhandlungen  in  zweifacher 
Ausführung,  sowohl  chronologisch,  wie  nach  dem  Inhalt 
geordnet.  Auch  die  von  Bunsen  so  zahlreich  in  das 
chemische  Laboratorium  eingeführten  und  von  ihm  er- 
fundenen Apparate  haben  ihre  besondere  Würdigung 
gefunden.  Ein  Rückblick  und  eine  Darstellung  der 
letzten  Lebensjahre  schliesst  das  ganze  Werk  ab,  das 
wir  allen  uoscreren  Lesern  aofs  wärmste  empfehlen 
möchten. 

SchOOp,  M.  U.,  Ingenieur  für  Elektrotechnik,  Köln- 
LiniienthaL  Dl6  Industrielle  Elektrolyse  des 
Wassers  und  die  Verwendungsgebiete  von 
Wasserstoff  und  Sauerstoff.  Mit  22  Abbildungen. 
Stuttgart.  Verlag  von  Ferdinand  Enke.  1901.  Preis 
I M.  .Sammlung  elektrotechnischer  Vorträge.  3.  Band, 
4 Heft. 
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GESCHÄFTLICHES 


Berliner  PrQfUngs-  und  Ueberwachunga* 
Anstalt  fQr  elektrlsehe  Anisen.  Wir  haben 
bereits  in  Heft  9 Seite  213  anf  diese  Anstalt  hinge 
wiesen  und  sind  heute  m der  Lage,  unseren  Lesern 
Uber  die  Ziele  und  Organisation  derselben  folgende 
vTeitere  Mitteilungen  zu  machen.  In  vielen  Füllen  sind 
die  mangelhafte  Instandhaltung  und  Anordnung  einer 
elektrischen  Anlage  sowie  das  falsche  Anzeigen  der 
Zählapparate  die  Ursache  grouer  Verluste  fUr  die  Be- 
sitzer. Die  Brandschäden,  die  nicht  zu  selten  durch 
Kurzschluss  entstehen,  sind  ausnahmslos  auf  Fehler  io 
der  Anlage  turttckzuführen.  Wenn  anch  die  elektrische 
Beleuchtung  als  die  feuersicherste  künstliche  Hcleuchtuog 
gilt,  so  tragen  elektrische  Anlagen  für  Beleuchtung  oder 
Kraftübertragung  bei  unsachgemässer  Ausfilhrungfmangel- 
ha/tem  Betrieb  oder  auch  durch  allmähliche  Abnützung 
immer  noch  so  grosse  Feuers-  und  Lebensgefahren  in 
sich,  dass  eine  fachmännische  Abnahme  und  regelmässige 
Revision  unbedingt  notwendig  ist.  Ueberdies  können 
Mängel  der  Anlagen,  welche  eine  unmiUelbore  Gefahr 
oder  eine  Betriebsstörung  noch  nicht  hervorrufen,  deren 
Leistungsfähigkeit  beeinträchtigen  und  damit  die  Kosten 
für  die  gelieferte  Elektrizität  erhöhen.  Nicht  nur  der 
Feuersicherbeit  wegen,  sondern  auch  als  Gewähr  für 
die  volle  Ausnutzung  des  zu  bezahlenden  Stromes  wird 
also  jeder  einsichtige  Besitzer  einer  elektrischen  Licht* 
und  Kraftanlage  regelmäsaige  Revisionen  vornehmen 
lassen,  wie  sie  von  einigen  Vereinen,  z.  H.  dem 
TblLringiscbeo  Revisionsverein  elektrischer  Anlagen,  dem 
Elsässiscben  Verein  von  Dampfkesselbesitzem,  dem 
.Nfagdeburger  Verein  fUr  Dampfkesselbetrieb,  dem 
Bayerischen  Verein  zur  Revision  elektrischer  Anlagen 
mit  Erfolg  schon  seit  Jahren  nach  Art  der  Kessel- 
prUfungen  nusgeführt  werden. 

Die  Berliner  Prüfungs*  und  Ueberwacbungs-Anstalt 
hat  den  Hauptsweck,  die  Mitglieder  durch  eine  regel- 
mässige Prüfung  und  Uebcrwachung  ihrer  Anlagen  and 
durch  Beratung  in  clekirotecimischen  Fragen  jeder  Art 
zu  uDlersiatzcn. 

Elektrizcbe  Anlagen  werden  regelmässig  untersucht, 
unter  Zugrundelegung  der  Sicherheitsvorschriften  des 
Verbandes  deutscher  Elektrotechniker,  auf  Feuersicher- 
iteit  und  ordnungsmäisigeo  Zustand  im  Interesse  eines 
dauernd  guten,  ungestörten  Betriebes  der  Leitungen, 
Maschinen,  Instrumente, Lampen,  Motoren,  Akkumulatoren 
und  Isolation ; vorhandene  Isolationsfehler  werden  einteln 
aufgcsocht.  Weiter  gehende  einmalige  Untersuchungen 
werden  auf  besonderen  Antrag  ausgeführt. 

Die  Anstalt  bat,  da  sie  mit  regelmässig  wieder- 
kehrenden Kevisions-Gebiihren  rechnen  kann,  einen 
Tarif  mit  sehr  niedrigen  Sätzen  angenommeD.  Sie  stellt 
sich  freiwillig  unter  behördliche  Aufsicht,  damit  für 
neutrale  und  geordnete  Geschäftaführung  Gewähr  ge- 
geben sei. 

Ihre  Unparteilichkeit  ist  auch  dadurch  gesichert, 
dass  die  Ueberoahme  oder  I.leferung  von  elektrischen 
Anlagen  oder  die  Ausführung  von  Reparaturen  aus- 
geschlossen ist. 

Die  Geschäftsordnung  der  Anstalt,  die  Prüfungs- 
und  Ueberwachuogs-Preiitafel  und  alles  Nähere  sind 
erhältlich  durch  die  Berliner  PrUfungs-  und  Ueber- 
wacbungs-Anstalt  für  elektrische  Anlagen. 
Berlin  NW.  53,  Calvinstr.  14. 

Die  Behrend-Akkumulatoren-Werke,  G.  m. 

b.  II.  zu  b'rankfurl  a.  M.,  haben  ihre  neue  Preisliste 


herausgegeben,  die  eiuc  reiche  Auswahl  von  Typen 
stationärer,  wie  transportabler  Akkuznulatoren,  sowie 
von  Akkumulatoren  für  Traktionsiweckc  enthält.  Die- 
selbe wird  seitens  der  Firma  InCercsscnlen  gerne  zu- 
geiandt. 

Die  Fimn  AlWln  Uempel,  Elektrotechnische 
Fabrik,  Dresden-N.,  macht  auf  ihre  galvanische  Ver- 
zinkung nach  neuestem  Verfahren  aufmerksam. 

Noch  bis  vor  kurzem  konnte  man  nicht  dartn 
denken,  die  so  verbreitete  Feuerverzinkung  durch  die 
galvanische  Verzinkung  zu  ersetzen,  so  wünschenswert 
dies  auch  gewesen  wäre,  denn  jedermann,  der  im  Feuer 
versinkt,  kennt  die  grossen  Nachteile  dieser  Methode 
sowohl  in  gesundheitliclier,  als  in  pekuniärer  Hinsicht. 
Ausserdem  sind  eine  grosse  Menge  Artikel  im  voraus 
von  der  Feuerverzinkung  ausgeschlossen,  z.  B.  Schrauben 
und  Muttem,  deren  Gewinde  durch  das  dUssige  Zink 
verschmiert  werden,  sciir  kleine  Teile,  die  aneinander 
kleben,  und  namenüidi  auch  Blatt-  und  Spiralfedern, 
die  im  heissen  Zinkbad  aasgeglüht  und  ilirer  Elastizität 
beraubt  werden  würden. 

Da  es  nun  aber  erwünsclit  ist,  auch  die  letzige- 
nannten  Gegenstände  verzinken  und  gegen  Rost  schützen 
zu  können,  ist  man  in  den  letzten  Jahren  eifrig  bemüht 
gewesen,  das  galvanische  Verrinkungsverfahren  zu  ver- 
beasem,  und  dies  Ist  in  so  hohem  Grade  gelungen,  dass 
man  jetzt  guas-  und  sclimiedeeiseme  Artikel  jeder  An, 
Gröaae  nnd  Form  auf  nassem  Wege  verzinken  kann. 
Die  galvanisdie  Verzinkung  bietet  dabei  noch  folgende 
Vorteile: 

I.  Der  erhaltene  Ueberzug  ist  viel  schöner  und 
gleichmlssiger  und  haftet  fester  auf  seiner  Unterlage 
als  der  auf  heissem  Wege  ethaltene;  2.  die  Form  der 
Gegenstände  bleibt  Tollkommen  erhalten  — Schmähen- 
gewinde  z.  B.  sind  nach  dem  Galvanisieren  so  scharf 
wie  vorher;  3.  man  kann  die  grössten  und  schwersten 
Stücke,  als  auch  die  kleinsten  und  feinsten  Teile  ver- 
zinken, auch  Federalaht  und  Federblech  in  jeder  Form: 
4.  man  hat  die  Stärke  des  Zinkniederschlages  ganz  in 
der  Hand  nnd  kann  ihn  je  nach  Dauer  der  Verzinkung 
und  der  Stromdichte  sehr  dünn  oder  aber  nach  sehr 
stark  machen.  Da  nun  schon  ein  sehr  dünner  galvani- 
scher Ueberzug  wirksam  gegen  Rost  schützt,  hat  man 
bei  billigen  Artikeln  den  Vorteil,  sie  schwach  verzinken 
tu  können.  Das  heisse  Verfahren  lässt  ln  dieser  Be- 
ziehung keinen  Spielraum;  5.  endlich  stellt  sich  trotz, 
aller  dieser  Vorsüge  die  galvanische  Versinkung  in  den 
meisten  Fällen  nicht  teuerer,  sondern  bei  praktischen 
EinrichtungCD  sogar  billiger,  als  das  alte  Verfahren. 
Die  Arbeiter  sind  dabei  keinerlei  Gefahren  ansgesetzu 

Die  neueste  Bndsusammensetzung  der  Firma  liefert 
in  sehr  kurzer  Zeit  einen  wundervollen  weissen  und 
festen  Zinkniederschlag;  die  Firma  bittet  Interessenten, 
Muster  von  ihr  zu  verlangen  oder  Probestücke  einzu- 
senden, die  nach  dem  neuen  Verfahren  verzinkt  zurück- 
geschickt werden. 

Für  das  gute  Gelingen  und  die  Dauerhaftigkeit  des 
Niedeiachlages  leistet  die  Finna  Garantie,  desgleichen 
auch  für  die  Dynamo-,  Schalt-  und  Messapparate. 

Wenn  KottenanichUge  gewünscht  werden,  so  wird 
gebeten,  antugeben:  Wieviel  Kraft  in  Pferdestärken 
steht  zum  Betriebe  der  Dynamo  zur  Verfügung?  Wie- 
viel Waren  sollen  täglich  oder  wöchentlich  verzinkt 
werden  und  welcher  Art  sind  dieselben?  Was  für 
Raum  ist  für  Dynamo  und  Bad  vorhanden? 
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Dtntsehes  Reich 

Patent'AnnieiduDgen. 

Kl.  21  In  B.  29117.  Sammlerclektrode,  welche  au« 
■enkrechieo,  am  obereo  Ende  an  einem  gemeinsamen 
Quersteg  befestigten  SLiben  mit  massivem  Kern  und 
von  diesem  slinhlenfönnig  ausgehenden  Längslamellen 
besteht.  — A.  Bainville,  Nanterre,  Frankr. 

Kt.  40a.  T.  7401.  Verfahren  sur  elektrolyiiscben 
(»ewinnung  von  reinem  Kupfer  aus  unreinen  SuUat- 
luiungen  von  Kupfererren.  — Constantln  Jenn 
Tossirsa,  Poris,  8 Kue  de  PKchelle. 

Kl.  I2g.  A.  79J2.  Verfahren  zur  Herstellung  poruser 
Kontaktmaasen  für  katalytische  Prozesse. —>  A.*G.  für 
Zinkindustrie  vorm.  Wilh.  Grillo,  Oberhauseu. 
Khnl.  u.  l)r.  Max  Schroeder,  Düsseldorf. 

KU  40a.  M.  19805.  Vorrichtung  zum  elektrolytischen 
Eotzinnen  von  MelallabfäUen  u.  dgl.  mit  Vorwlrts- 
bewegnng  des  zu  behandelnden  AbfaUmetalles  durch 
das  elektrolytische  Rad.  — Joseph  Matthews,  Kings 
llealh,  Worcester  n.  WiMiams  Davies,  Selly  Park. 
Worcestcr. 

KU  40:1.  M.  19826.  Kiithodenträger  für  elektrolytische 
Zwecke.  — Joseph  Matthews,  209  Grange  Road, 
Kings  lleath,  Worcester  o.  Williams  Davies,  lo} 
Pershore  Koa<U  Selly  Park,  Worcester. 

KU  21g.  M.  19044.  Elektrolytischer  Stromunternehmer; 
Züs.  ».  Pat.  122295.  *“  Frcderic  de  Mare.  Brüssel, 
122  Boulevard  Leopold  II. 

KU  21  i.  R.  15440.  Vorrichtung  zum  Anwarmen  elektro- 
lytischer Glühkörper.  — I)r.  J.  Rabinowicr, 
Oberröslau. 

Kl.  I2f.  If-  2375^.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Schwefcisüureanhydrid  nach  dem  Kontnktverfahren. 

— Firma  K.  de  llnön,  Hannover-List. 

Kl.  2fb.  H.  135135.  Verfahren  7ur  Herstellung  homo- 
gener Röhren  ans  Schwefelkupfcr  fUr  thermoelektrische 
Elemente.  — Eugenie  Ilermite  und  ('harles  Friend 
Cooper,  Paris. 

KU  2if.  M.  17974.  Verfahren  sur  Herstellung  von 
.Magnesiaröhreben  mit  einem  Kohleüberzug  für  elek- 
trische Glühlampen.  — F.  de  Mare,  BrUsaet. 

KU  21b.  L.  14497.  Thermoskole  mit  Kühlrohrleitung. 

— L.  S.  Uangville,  New-York. 

KU  2lf.  J.  5988.  Glühkörper  für  elektrische  Glüh- 
lampen. — Dr.  Alexander  Just  und  Rohert  Falk. 
Wien. 

Kl.  48a.  K.  19929.  Verfahren  zur  Herstellung  gleich- 
massiger  galvanischer  Niederschlage  und  Vermeidung 
rler  Knospenbildung.  — Wilhelm  Köke,  Wien. 

Kl.  2ib.  M.  20150.  Erregerflüssigkeil  für  elektrische 
Sammler.  — Titus  von  Michatowskl,  Krakau. 

Kl.  2tf.  B.  28737.  Verfahren  sur  Herstellung  von 
Bogenlampenelektroden;  Zns.  z.  Pal.  118867.  ^ Hugo 
Bremer,  Neheim  a.  Ruhr. 

KU  21  f.  VV.  13630.  Aus  Osmium  bestehende  F&den 
für  elektrische  Glühlampen  und  Verfahren  zu  ihrer 
Herstellung.  — Dr.  Carl  Auer  von  Welsbach,  Wien, 

KU  12h.  H.  25230.  Zirkulationseinricbiung  an  cleklro- 
lytischen  Apparaten  mit  doppelpoUgen  Elektroden.  — 
.Max  Haas,  Aue  i.  S.  und  Dr.  Felix  Oettel,  Rade* 
beul  b.  Dresden. 

KU  21  f.  W.  17468.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
llcixkörpcrn  für  Nernitlnmpeii.  — .Alexander  Jay 
Wurta,  Henry  Noel  Polter,  Homewood  Edward 
Bennett  n.  Charles  Murray  Beebe,  Pittsburg. 

Kl.  48a.  W.  16432.  AnodenbUrste  für  Hand-Galvani- 
sierung. James  Andrew  Wilson,  Putney,  Engl. 


Kl.  21  f.  W.  15988.  .Spiral- oder  wellenförmige  Leucht- 
flden  aus  Osmiamdrühten.  — Dr.  Carl  Auer  von 
Wclsbacb,  Wien. 

KU  21g.  F.  14086.  ElekirolytUcber  Stromunterbrecher 
für  Wechselstrom.  — Fabrik  elektrischer  Apparate 
Dr.  Max  Levy  u.  Ernst  Rehmer,  Berlin,  Chaussee- 
slrasae  2a. 

KU  35a.  E.  7404.  Schaltuogsweise  für  die  Steuerung 
elektrischer  Antriebe  mit  einem  den  Motommschalter 
beherrschenden  Hilfsstromkreis.  — Elektrizitäta- 
.\kL-Ges.  vorm.  W.  Lahmeycr  & Co.,  Frank- 
furt a.  M. 

KU  12U  K.  12763.  Verfahren  sur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Hydrosulfiten.  — Dr.  Alhert  Franck, 
iliariotienlMirg,  Leibnizstr.  80. 

Erteilungen. 

KU  21  b.  120422.  Elektrodcnmasse  für  Stroniaammler. 

— K.  Knöschke,  Leipzig-Gohlis,  Blamenstr.  128. 

KU  21  b.  126604.  Verfahren  zur  Herstellung  negativer 

PolelektrodcD  für  elektrische  Sammler.  — W.  W. 
llanscom  u.  A.  Hougb,  San  Francisko. 

Kl.  aih.  126606.  Elektrische  Ofen,  bei  welchem  die 
Betchickong  durch  in  derselben  erregte  Induktions- 
ströme erfaiist  bezw.  geschmolzen  wird.  — Gysinge 
Aktibolag,  Slockhotm. 

KU  40a.  126946.  Verfahren  sur  elektrolytischen  Ge- 

winnung von  reinem  Zinn  .nos  zinnhaltigen  AbfUlen, 
Wcissblecb-Uegierungeo  o.  dgl.  hesw.  gur  Reinigung 
des  Rohzinns.  — Dr.  Bergsoe,  Kopenhagen. 

Kl.  21  b.  126800.  Positive  Polekirode;  /u*.  z.  Pat. 
94167.  — M.  de  Contades,  Parii. 

KU  40a.  126839.  Verfahren  zur  elektrolytischen  l>ar- 

sicUung  von  teinem  Eisen  aus  Eiicnchlorür.  — Fii. 
E.  Merck,  Darmsladt. 

Kl.  28a.  126999.  Verfahren  zur  Herstellung  leicht 

zerstörbarer  Formen  für  galvanoplattische  Arbeiten. 

— Gerhardt  8r  Co.,  Lüdenscheid. 

KU  2ih.  127089.  Elektrodentriger  mit  gekühlter  Kon- 
laktfllche  für  elektrische  tiefen.  Fausto  Morani, 
Rom. 

Kl.  21I  137333.  Mit  Metall- oder  MetalloidsaUen  ver- 

setzte Elektroden  für  Bogenlampen.  — Fa.  Hugo 
Bremer,  Neheim,  Ruhr. 

Kl.  2ig.  127302.  Elektrolyt  für  Alurainium-Fldssigkeit«- 
Kondensatoren  oder  Gleichrichter.  — Siemens  k 
Halske,  A.-G.,  Berlin. 

Kl.  2 lg.  127525.  Elektrolyt  für  Alumioiumkonden- 
satoreo  oder  Gleichrichter.  — Siemens  A’  Haiske, 
A.-G..  Berlin. 

Qebrauehsmuster. 

Kl.  2t  I).  it>284i.  Trocken-Akkumulator  mit  durch 

.Ansätze  tragende  Zwischenwände  gebildeten  Räumen 
für  den  Elektrolyt.  — Friedr.  W.  Schneider, 
Eschersheim  b.  Frankfurt  a.  M. 

KU  21b.  162842.  Trocken-Akkumulator  mit  durch 

rickzackförmige  Zwischenwände  gebildeten  Räumen 
für  den  Elektrolyt.  — Fr.  W.  Schneider,  Eschers- 
heim b.  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  21  b.  161517.  Element,  bei  welchem  die  eine  der 
beiden  Elektrode  derart  angeordnet  ist,  dass  sie  mit 
der  Erregerfifizsigkeit  und  deren  Dämpfen  nicht  in 
Berührung  treten  kann,  und  die  erforderliche  Vei- 
liindung  mit  der  Flüssigkeit  durch  einen  Elektrlzitats- 
leiter  hergestcllt  wird.  — A.  Kölling,  Hamburg. 
Mittelstr.  49  a. 


Pttr  die  Redaktion  veraatwonlich:  Dr.  Alben  Neuburger,  Berlin  W.6>.  VeiUg  von  M.  krayn,  ilerlin  W.  3$. 
(•edmckl  hei  Imberg  tk  l.efton  in  Berlin  SW. 
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— ' berliner 

yiccumulatoren-  nnS  €lektricitäts-Seselkcha|t  ab.}L 

Berlin  0.,  Mühlenstrasse  73  77  (früher  Andreasstr.  32). 

^ — 

Accumulatoren 

besonders  beoiährte  Konstruktionen  für  elektrochemisehe  Zmeeke 

stationäre  und  transportable 
stationäre  und  transportable 

für  Licht-  und  Kraftanlagen 
für  Licht-  und  Kraftanlagen 

für  Traktionszwecke 
für  Traktionszwecke 


■It  BeUagen  der  FlrQ,en  Siemens  A Halske.  AkL-Oes.,  Berlln-Charlottenbarg. 


■It  diesem  Heft  sebllesst  der  VIII.  Jahrgang.  Wir  bitten  um  baldgef.  Erneuerung  der  Abonnements. 
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Mann.  9ummi-3Camm~6o. 

Aot.-Oea. 

3f€annover-J3immer, 

Gegründet  1862.  Neubau  1898/1900. 

Abtheilung 

Elektrotechnische  Artikel. 


Hartgummi-  Platten. 
Stäbe  und  Röhren. 
Batterie -Kasten. 
Accumulatoren  - Kasten 
aller  Systeme. 
Telephon- Hülsen. 
Telephon  - Kapseln. 
Isolatoren. 

Schalltrichter  für  Telephone. 


Glühlampenfassungen. 

Einführungsglocken. 

Schutzglocken 

für  Telephone,  Telegraphie, 
Leitungen  etc. 
Gabeln 

für  Accumulatoren-Kasten. 
Perforirte  Platten, 
glatt  und  gewellt. 
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Phoebus  Elektricitäts  - Aktien  - Gesellschaft 


T«l«ffr.*A4ir. 


Berlin  SW.,  Tempelhoferufer  lo. 


I ADsfühning  elektrisdier  Licht'  und  Kraftanlagen  jeden  Umfanges. 

Liefening  von  Dynamomaschinen,  Elektromotoren,  Ventilatoren. 

Sämtliches  Installationsmaterial.  | 


Alwin  Hempel. 

Electrotechn.  Fabrik  Dresden-N., 

Dynamos 

für  Licht  und  Metallnlederschlägre. 

Electromotoren. 
Beleuchtungs*,  KraftUbertraKungs- 
und  galvanische  Anlagen  jeder  Art. 
SPECIALITÄT: 

Galvan.  Verzlnkangsanlagen. 


Fertige  Spulen 

genau  nach  Angabe  bewickelt  mit  isolirtem 

Kupfer-Niokelin-Manganin-Draht  etc. 

* Spulen  * 

für  Mikrophone,  Telephone,  Klingeln. 
Relais.  Bogenlampen  etc.,  liefert 

Actien-Ges.  C.J.  Vogel 

Adlershof  b.  Berlin. 


ik:  Brannstein  x 

in  jeder  Qualität,  Körnung  und  Mahlung 

liefert 

Ernst  Storni;  Hnmlinrg-Borgfeliln. 


Direkter  Import  von 

Braanstelo, 

Retorten'Graphit. 
Retorteii'Kohie, 

EDböa^Hagneslt, 

roh  QDd  gebrADDi, 

KnpferTltriol, 

Salmiak  i.  8t. 

Iiehmaon  & Voss, 

Hambarg  11.  W- 
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Alt,  Eberhardt  & Jäger, 

■ ' Ilmenau.  ■ 

Elfene  Hokl|lukStte,  LaapeakliMrel,  Tkermometer- 


■a<  Holiwiarealakrlk,  Sckrlltnalerel,  Mechinlicke  Werlutittei, 
IMil-,  Flack*  aa4  Splctelflas-Scbleiierei. 


Spniauut;  Apparate,  instramente  and  Utensilien 

!■  Jttftr  AufflkrMg 

fir  Cbcalc,  ElACtrocliMUe,  Pkytik,  WUtMackaft  «ad  Teckaik. 

Vollständige  Einrichtungen  von  Laboratorien 

(fir  bfibere  Lckraaataltea,  Ualvaraltitea, 
ScbaUa»  PakHkalabaratorlaa 
dea  cbaalacbaa  Qraaabetriebca. 

Geaichie  Messgeräth:. 

Ckialsclii  iit  liDcligriillie  Tlieniiae'v 

in  (atoater  Aoaführung 
mit  and  ohne  amtlichen  Prüfaagaacbcio. 
Ariometer 

fdr  alle  ipedellen  FlUtsigkeiten. 
fiturttm  StUi  li  <H  nrakiidwln  Fhmi  mi 
tlirta  fir  bslinti«.  ActiaiUter«klsfii. 
fiilirtiiai  MMT  Afpanti  nak  tkinu  ad  inahi. 

Blgeaes  ckeffllaekaa  Lakoratorian. 
Eaacte  AuatQhruag.  MIsaige  Prefac. 

Z 


Bleilöthapparate  und  Werkzeuge  liefert,  und 
Bleilötharbeiten  übernimmt 

J.  fe.  C.  Geißelt,  Bariu  N..  Prlaian-Allae  83. 


X ©raunstein  X 

besten,  höchstprozentigen 

in  allen  Körnungen  und  Mahlungen  billigst 

G.  Sturm,  Gera, 

Bei  g<fl.  Anfragen  erbitte  Nennung  tUs  Quantums. 


|rü|ungs-  und  Uebervachnngs-yiiistalt 

elektrische  yinlagen,  52. 

^ Anerkonni  von  Behörden,  den  Fenerverncherangy-Geaclhchaftcn  nsw. 

Villiti  Uubhäi|i|kiitl  Kiiii  Lliftrii|iil  Kain  hpiratinil 

Regelmässige  Ueberwachung  elektrischer  Anlagen 
aller  Art; 

Prüfung  von  Projekten,  Kostenanschlägen  usw. 

Ge«rh&fi^  and  Gebührenordnang  frei.  — Femipr.  11^  289. 


Glasröhren 

für  Accumulatoren 

ln  tadelloser  Qualität, 

prompt  bei 

Eduard  Bornkessel, 

Glashütte, 

IDcltenbad)  i.  Chur. 


PATENTE 

j)r.  H- Worms 

Patentanwalt 

BeplinN,0ranienbir9erslr.8‘t, 


Kleemann's 

Stopfbüchsen  Schnur 

Mxcelsior" 

leicht  - elastisch. 

Gustav  Kleemann 

Hamburg:. 


Emst  Maaok 

Tk,<f1yn.oaa.  - Ghl*iS.aa.l«baaap*B. 
SPEZUUTAT: 

Llnpeken  fir  •lektromedlilnttehe  ipfirate 
Hamburg  • Hohenfelde. 


P alente 


Gebranchsmnster 
» Varenzdehen 


Patentanwalt 

E.  DALCHOW, 

Mitarbeiter  der 
Blektrochemiachen  ZeiUchrtfl. 

Berlin  NW„ 

Marienstraase  17. 
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'.^cVxrlcJ,^ 
" von 


SIEMENS  &HALSKE 

SIEMENS  & HALSKE  A.  O.  SIEMENS  4 HALSKE  A.  a 


SIEMENS  * HALSKE  A.  Q. 
Berliner  Werk. 

Berlin  SVP,  MirkpilmMr.  ’)*. 

Tfi-A4r.  Wtmtrwtrk  B*rbm. 


n-  Mitf  Tftrftan>KaM>  Ff«ciwt4tii 
- EiwiMha-ttikcnMn  »arf 

ilwUppirtic 
Aftttxw  m4u»»ic(w 
Zavrte  • W«l 


Abtheilung  für  elektrische  Bahnen. 
Beriin  SW^’Markgnfen^trMe  W. 

TtL-Adr.  Wtm»r4»km  Btrh». 

SIEMENS  & HALSKE  A.  0. 

Glühlampen  -Werk. 
Chirionenburs,  Helmholtzstrasae  4. 

7ti.  A4r  WtTturü€iU  CkafkU^mtmrr 


Quriottenbur^  Werk. 
QuHotlenburg,  Fnnklinstmcc 

Tti-Aär.  Wtrwfrmerk  ChMriMUmimtf  - 
eitMriwht  Lt(M>  «M  KhHmUihi  - OWwh* 


Omnaits  • D««iig 
t>oHwM>d  • Orcuka  • BberfeU 
Eac*  • rnnkhm  A.M.  • OMitt 
Qrdt  • H<apaatr  • KattowtlE 
K«it.ltk.  • Ktelftef LPr. 
KariviiW«  Lcipiif  • Mru 
MilhiMn  L e.  • MiKhes 
MOMtcr  L V.  • Nftmbvt 
PoacB  • SL  Jokun  a.  & Sur 
S»|ti  • Sirmbws  L E. 
Statlfart  • VilöatMRf  LSekl. 
Vdiur  • Brfla  • BrtMd 
> i'Onmlkic* 

• KomtutiaopH 
Lmbers 
MadrM  • MeEflto  • Prif 
RiedeJuMira  »TUfa  »Trksl 


tlr4H 

a Um«  * Ca., 
^ktagkal  m4  r«anHt. 
taa«tr.  Wtator«Co..  HMikM«. 
B.  M*r«r  « Ca. 
CiMMlaa  (Karask 
Om*m  Beo«  UwdA 
IM4af1aa«Kk  tatecB» 
BlaetnuM  Mtwulnpfü» 
Baavta. 

C««at,  Bi  Sary  B O»« 
>—■ i Aiiifc 

llUMiBin  B 0»n  Parti  Atifra. 
CanwiM  a Co.. 


Elektpolytisehc 

Anlagen. 


ßlel^tpiscb«  0«f«0 

jeder  Grösse. 

ts 

Vollständige 

Installationen 

elektrochemischer 

Fabriken. 


V*fU*Un 

L aen  BrcfBeo  A C*« 

Kid.  Kamtour«,  BfoTMB. 

C-  RdBcbhBoer, 

Mafdcfatirg. 

riMfel  B BMuar,  Murtfc— i 
AmiB  TeBMT. 
BollB.  CeBtaB 
SeciM  «Mar««  !«■«»• 
beargtoitc  d’ElactrtcM, 


Slefaeat  A HalAbB  Nervk 
ABOcMUUb.  Chridluta. 

8t«eftk«  AMtbotaect 
5*emca«  A HBltk«, 

SteeUuta. 

SltBIBBt  UialtBe, 
)obMsesbttrg  (SAd>Afrlla). 


Vtrtre«»  fSr  4ib  A«lMd: 

B.O.Bechinou  BC«a..l«ctaMi*«. 

P-rk«. 

B.  bablM.  BaksntC 
bMiuUmdir  B Ca..  Kai>» 


»iUlil  i|.  likMÜl  B Oa> 
Sia|«a»r«. 

•Mrt  B C*..  tmeu 


In  Verblndune  nh  SIEMENS  A HALSKB  A.  Q.  crtciicndr  mtne 
OEBR.  SIEMENS  A Co..  I SIEMENS  BROTHERS  A Ce.  Lid.. 

Chorlottonbyrf.  | London. 

RUSSISCHE  ELEKTROTECHNISCHE  WERKE.  SIEMENS  A HALSKE  A.  O.. 
SL  Petorsburg. 

Burmi  fa  Maekan,  WatiebM,  Rigi,  Wilu,  Ourltov,  D«lni,  Odern 
OnwriltiitfttH,  OtMUBcbaft  F.  Riddnwny  B Co.^ >(fcalflrtnbur(. 

SOCIETA  ITAUANA  SIEMENS  PER  IMPIANTl  ELETTRICI.  MBlUod  A Rom. 
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yiff/9  tSgo  - 18^8  Kahehvtrk  der  FirmaFrantClwth,  RktiH.Gummk-  Waaren- Fabrik, 


Starkstromkabel 


btd4HUnd  erweUeri. 


in  «iafftcher, 

coDcentmcher,  bicoaceotri»cber 
aod  TcrieiUer  Autldhning 
mit 

InpiÜfBlerter  Ftter>»  ßanml-  h. 
6um«l*6atUp6rciia*ltolition. 

Blaake  and  arnirle 


AKTlEHGESEIlSCHAFr 


Bleikabel 


Xabelstrecken  nii9  ganzes 
Xabeloetzes. 


ActleFCiplUl  I.  fiOOmil. 

Eine  der  ältesten  und  grössten  Kabeliabriken  Deutschlands. 


pür  flecumulatoren: 

Reine  eisen-  u.  ai^enfrele  Schwefblsäure 


ia  allen  Stärken,  hergefttelU  aas  reinem  Schwefe IwaaMmtoif,  fabrisürt 
als  Spesialität  und  offerirt 

Chemische  Fabrik  Hönningen 

vormalt  Walther  Feld  A Co.,  AcHen>Ge»eliKhalt 

in  Hönningen  am  Rhein. 


^ktien*Sesellsclia|t 
ffir  gUsindastne 

vormals  priedr.  Siemens 

cv  rv.  Sresöen  ^ 


Sänr^eie  Verzinnnng 

von  Massen-Artikeln  aus 

Cisen,  Meeting,  Xqifer,  Brahl-Varen, 
:=  Snsseisen  n.  s.  v. 

bis  zu  den  grössten  Dimensionen. 

Bapünep  Verzinnungs- Anstalt 

L.  Rubarth  & Co.  ^ 

BERLIN  SO.  Schlesische-Str.  12. 


Zerkleinerungsmaschinen  for  .u.  zweck«. 
Dampfmaachinen 

moderner  Kontlmktion,  von  emphndlicbster  Regolierfähigkelt,  für  ge> 
sättigten  und  Heittdampf,  mit  Schieber'  und  patentierter.  QMZ  Q6'*- 

ränschlot  laufsnder  Ventilsteuarung  liefen  bi.  1700  i>ferde- 

■lärken 

Th.  Sroke  in  Merseburg  (Deutiehiepd). 


GlasstOtiplatteo, 
Glasffste 
DDd  Glasplatten 

fqp  Rkkumolatopen, 


[llrailMlii 


IsolirkSrper  aller  Art, 

•owle  «onatige 

Bedarfsartikel 

fttr  die 

Elektrotechnik 

noch  eigenen  oder  eingeamidteo 
Modellen. 
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Heinrich  Scheele,  Köln. 

Abteilung:  Motorwagen  - Bau. 


Motorwagen  mit  elektr.  Antrieb  für  Personen-  und  Waren-Transpori 
bis  5000  Kg.  Tragkraft. 

Erprobt.  — Unbedingt  zuverlässig.  — Denkbar  einfachste  Handhabung. 

Auf  sämtl.  Ausstellungen  mit  den  höchsten  Preisen  ausgezeichnet. 


w WOLF  MAQDEBURO-BUCKAU 


Rt 


Weltausstelluag  Paris  1900:  GRAND  PRIX. 


Brennmaterial  ertparende 

LOCOMOBILEN 

mit  aasziehbarem  R&hrenketaci 
von  4 - 300  Pfetdekraft. 

^NTlMltuli  Ui  mtrUu>|ttt  BitritktuseliMi 

Itr  eleklriscke  Beleochlosgi- 
yod  (nltülierlraiyngs-tnlagei. 

.Vahestt  500  W9lf'$Ch4  l6eomo^l$0  mii 
18  000  I.  Zt  in  Uber  400 

fre*drtf//ckra  ¥■  prlpat^n  C4ntra/4n  im  BttfIfOf 

Dampfmasehlnen,  anszlahbare  Rfihrenkessel,  Centrirugal pumpen 

aA^.j.w*  laAn*  eAa.«i  fc ■ . . 


Tieibohrapparate 


Benzin-Motore  “ 


Speziell  geeignet  zur  Kuppelung  von  Dynamomaschinen. 

Vollständig  stossfreier  und  gleichmässiger  Lauf. 

Gebr.  Werner 

Motoren-  und  Kraftfahrzeugfabrik. 

-ogl 
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M.  KRAYN,  Verlagsbuchhandlung,  BERLIN  W.  35, 

Steglitzerstrasse  86. 


Soeben  erschien: 


somie  teehnisebe  Gbemiker  and  Physiker 

für  das  Jahr  1902. 

VI.  Jahrgang,  m Preis  gebd.  mit  Beilage  4 Mark. 


Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung  und  durch  die  Expedition  dieser  Zeitschrift. 


Manjjerlange  den  Kalender  zur  Aneloht. 


Hartgummi-Aeeumulatorenkästen 

sowie 

— Hartgummiröhren,  Platten,  Stangen  etc.  — — 

ferner . Nenet  UoHnuterul  Ersata  f&r  Hartgummi;  liefern  in  Tonttgliehster  Aoeftthning 

„Deutsche  Kabelwerke” 

Aet.-Ges.  Rummelsburgr-Berlln. 


Fttr 

Accum  ulatoren  - Werke 

liefert  alt  Spedalittl 


Einricbtungeii  « * 

zur  HerstelluDg  von  Elsktrsdeil  ver* 
■cbiedenater  Systeme,  wie  6l6M* 
■ittohliea,  fiiSMforaieii,  Prsuen* 
Apparate  u.  a.  w.  Auaaerdem 

leere  Bleigitter, 

Elektroden  vorxUglicher  Konstruktion 
und  hierxo  paeaende  Qlaakäitea. 

MucliHi-Falrik  E.  FraikedCi. 

Barila  NW.,  Scbiffbanerdamm  33. 


J>iatii;Scl;nietze 

i OPFENBACH^' 
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Institut  für  galvanische  Anstalten 

und  chemische  Fabrik. 


Technische  Weicheisen-Instrumente,  Aperiodische  Präcisions-Instnimente, 
Schienenstossprüfapparate,  Galvanoskope,  Wattmeter,  Hitzdraht-Instrumente, 

Montage -iDStrnnieiite.  iBitramBite  in  Eiseigeliäise. 


Hebelausschalter  bis  i8o 
und  250  Volt,  Hebel-Um- 
schalter, KontroU  - Um- 
schalter, einfache  Oruppen- 
schalter,  Kurbel- 


Moraentausschalter  bis 
550  Volt,  Automaten-  und 
Doppel  - Zellenschalter, 
Umschalter,  Voltmeter- 
umschalter. 


Sicherungen  bis  250  und  550  Volt  mit  und  ohne  Schutzkasten  mit  liegenden  u.  stehenden 
Schmelzstreifen,  Hochspannungsapparate  unter  Oel  ausschaltend.  Compl.  Schalttafeln. 


Deutsche  Elektrizitäts-Werke  zu  Aachen 

— Garbe,  Lahmeyer  & Co.  — Aktiengesellschaft 

Dynamo- Maschinen 


und 


Elektromotoren 

in  jeder  l.ciitoog  und  Spannung 

fir  Clilcli-,  Weckiel-  und  Irtkttr». 


Eiirlckt«!  fiUitüdlier  iihulickir  hutiltn  jidir  Aitdtkini 
Dyiuunos.  Stromre^latorea,  gebranehsfertlge  galvanisdhe 
. Bäder  aller  Art. 

Voltmeter.  Amperemeter. 

Schleif*  uad  Polirmeicblaen  nebst  stznmtL  ChemikaUen»  Schleif-  und 
PolinniUet  Wannen,  Leitungntaogen  etc. 

P.  eJenisch  St  Soehmer 

BERLIN  O.,  Markue*Stras»e  goe* 

Preisliste  fflr  alle  Interessenten  gratis  und  iraaco. 


Vertreten  durch 

Ingenieur  - Installations  - Geschäfte 

in  allen  Provinzen  und  Staaten 
Deutschlandf  aowie  des  Analaodea. 


SpezIalpFospekte  oDdHaehmelsllsteo. 

Grösste  Spezial-Fabrik 

für 

BjeanD-Maschioeo  i.  Elektioniotorei. 




Di;)  i. 


Elektrochemische  Zeitschrift. 

Herausgegeben  von  Dr.  A.  Neuburger. 

M.  KRAVN.  VcrlaRsbuchbandlun;',  Berlin  W.  35. 


VerBei«hni»  der  Mitarbeiter: 
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HERSTELLUNG  VON  PARABOLISCHEN  REFLEKTOREN 
FÜR  SCHEINWERFER  AUF  ELEKTROLYTISCHEM  WEGE. 

\’on  C.  Rost. 


Ursprünglich  wandte  man  grosse  Reflek- 
toren in  Leuchttürnienan.  Dieselben  bestanden 
aus  parabolischen  Metallspiegeln,  welche  die 
von  der  Lichtquelle  ausgehenden  divergie 
renden  Lichtstrahlen  parallel  hinauswarfen. 
Diese  Metallspiegel  wurden  aber  schliesslich 
aufgegeben,  da  die  Herstellung  derselben 
ausserordentlich  schwierig  war  und  auch  die 
Stärke  des  reflektierten  Lichtes  zu  wünschen 
übrig  Hess.  Fresnel  war  der  erste,  welcher 
wichtige  Verbesserungen  einführte,  indem  er 
Linsen  anwandte,  die  aus  konzentrischen 
Ringen  bestanden  und  von  einem  System 
vollständig  reflektierender  l’rismcn  umgeben 
waren. 

Solche  Scheinwerfer  werden  heutzutage 
in  ausgedehntem  Masse  bei  militärischen 
Operationen  sowohl  des  Landheeres  wie  der 
Flotte  angewendet.  Jedes  Kriegs.schiflT,  vom 
grössten  l'anzcr  bis  hinunter  zum  kleinen 
Torpedoboot,  ist  mit  einem  oder  mehreren 
Scheinwerfern  ausgerüstet,  um  in  der  Dunkel- 
heit der  Nacht  entfernt  liegende  Punkte 
sichtbar  zu  machen.  Im  spanisch-amerika- 
nischen Kriege  spielten  die  Scheinwerfer  bei 
der  Blokade  der  kubanischen  Küsten  eine 
grosse  Rolle. 

Der  wichtigste  Teil  eines  Scheinwerfers 
besteht  in  der  opti.schcn  Vorrichtung,  die 


die  von  einem  leuchtenden  Punkt  ausgehenden 
divergierenden  Lichtstrahlen  durch  Reflektion 
oder  Refraktion  sammelt  und  als  Licht- 
bUndel  mit  parallelen  Strahlen  nach  dem 
entfernten  Punkt  zu  wirft. 

Wenn  eine  Lichtquelle  sich  genau  im 
Brennpunkte  eines  parabolischen  Spiegels 
befindet,  so  werden  die  reflektierten  Licht- 
strahlen genau  parallel.  Bei  einer  Bogen 
lampe  dagegen  kommt  das  Licht  von  der 
positiven  Kohle,  die  besonders  bei  starken 
Strömen  eine  ziemlich  grosse  räumliche 
Ausdehnung  hat.  Jeder  Punkt  des  Spiegels 
wird  daher  von  einem  Lichtkegel  getroffen. 
Der  Winkel  dieses  Kegels  hängt  ab  von 
der  Gestalt  der  Kohlenspitze  und  der 
Fokaldistanz.  Infolgedessen  wird  jedes 
dieser  Lichtbündel  unter  demselben  Winkel 
reflektiert.  Die  Stärke  des  auf  diese  F'läche 
auffallenden  Lichts  ist  umgekehrt  proportional 
dem  Quadrat  der  Kntfernung  von  der  Licht 
quelle,  aber  nach  Erreichung  einer  gewissen 
Grenze  hört  infolge  der  durch  die  Ränder  der 
Kohle  entstehenden  V'erdunkelung  ein  Zu- 
wachs des  auf  den  Spiegel  fallenden  Lichtes 
auf.  Die  Verdunkelung  beginnt  bei  einem 
Winkel  von  etwa  öj”.  Die  Lichtquelle  des 
Punktes  eines  i'  Spiegels  mit  einer  Brenn- 
weite von  1'  würde  eben.so  gut  sein  wie 
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parabolischen  Reflektors  ist  der.  dass  die  werden,  und  dass  er  nicht,  wie  die  meisten 
von  der  Kohle  ausgehenden  Lichtstrahlen  Glasspiegel,  katadioptrisch  ist.  Ein  voll- 
nur  durch  Reflexion  parallel  gemacht  kommner  mathematisch  genau  hergestellter 


diejenige  eines  2'  Spiegels  mit  2'  Brenn-  Bis  jetzt  sind  zu  Reflektoren  für  Schein- 

weite, die  beide  denselben  festen  Lichtwinkel  Werfer  etc.  ausschliesslich  Glasspiegel  an- 
— gewandt  worden.  Ein  Vorteil  des  metallenen 


haben. 


Fig.  135- 
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parabolischer  Spiegel  sichert  Parallelisierung 
der  Strahlen,  besonders  wenn  die  Lichtquelle 
sehr  klein  i.st. 

Die  Herstellung  guter  metallener  Reflek- 
toren hat  grosse  Schwierigkeiten  gemacht, 
da  derselbe  sich  nicht  sogleich  beschlagen 
darf,  wenn  er  der  Hitze  einer  Bogenlampe 
oder  den  Einflüssen  feuchter  Luft  oder  des 
Seewassers  ausgesetzt  ist.  Es  sind  neuer- 
dings Versuche  angestcllt  worden,  Glas  durch 
gegossenes  Metall  zu  ersetzen,  aber  die 
grossen  Kosten  des  Schleifens  und  Polierens, 
sowie  die  ungenaue  Oberfläche,  welche  er- 
halten wurde,  haben  dazu  geführt,  dass  diese 
V'ersuche  wieder  aufgegeben  wurden. 

Es  sind  eine  ganze  Reihe  von  Ver- 
suchen, matallcnc  Reflektoren  herzustcllen, 
unternommen  worden.  Einer  der  ersten  war 
derjenige  vonTony  Petitjean  imjahre  1872. 
Er  verwendete  dazu  eine  p'orm  des  zu  er- 
zeugenden Spiegels  aus  Glas,  indem  er  dieselbe 
chemisch  mit  Silber  bedeckte  und  dazu  eine 
Lösung  desselben  Metalls  anwandte,  der  er 
ein  oder  mehrere  organische  Alkali-Salze  zu- 
setzte.  Nachdem  er  so  chemisch  einen 
Ecberzug  von  Silber  erhalten  hatte,  stellte 
er  eine  Haut  aus  demselben  oder  einem 
schlechteren  Metall  auf  elektrischem  Wege 
her.  Wenn  der  Niederschlag  die  gewünschte 
Dicke  erreicht  hatte,  löste  er  denselben  von 
der  Glasform,  und  die  Oberfläche  des  Metalls 
war  ebenso  glänzend  wie  d.ts  Glas  selbst. 
Er  schlug  auch  Stearin,  Paraffin  oder  Siegcl- 
w'aehs  zur  Herstellung  der  Formen  vor.  Der 
nächste  Versuch  scheint  derjenige  von 
Dr.  Alfred  Riddeal  i.  J.  1889  zu  sein. 
Er  benutzte  folgende  Methode:  Eine  kon- 
vexe Reflektormatrize  aus  Eisen  versah  er 
mit  einem  Niederschlag  von  Silber,  den  er 
nachher  mit  Kupfer  überzog.  Das  Kupfer 
wurde  alsdann  mit  Leim  oder  einem  andern 
Klebstoff  be.strichen,  hierauf  mit  Pariser 
Pflaster  und  schliesslich  mit  einem  anderen 
gröberen  .Material  bedeckt.  Alsdann  wurde 
das  Ganze  von  der  eisernen  Form  befreit 
und  die  silberne  Oberfläche  poliert.  Nach 
der  Erfindung  von  John  jacobsen,  Mas.s, 
die  im  Jahre  1891  bekannt  wurde,  erzeugte 
er  einen  Spiegel  mit  polierter  Oberfläche 
auf  folgende  Weise:  Die  Oberfläche  einer 
Glasform  wurde  mit  Silber  überzogen,  dessen 
notwendige  Stärke  und  Festigkeit  durch  An- 
wendung von  Gement  oder  eines  anderen 
passenden  plastischen  Materials  mit  oder 
ohne  einen  Kupferiiberzug  erreicht  wurde. 

Neuerdings  hat  Cowper-Coles  einen 
elektrolytischen  Prozess  erfunden,  wonach 
die  erzeugte  glänzende  Oberfläche  des  Reflek- 
tors keine  Nachpolierung  erfordert.  Ausser- 


dem können  von  ein  und  denselben  F'orm 
beliebig  viele  Reflektoren  bei  geringen 
Kosten  hcrgcstellt  werden.  Fig.  135  und  136 
zeigen  die  Anordnung  der  zu  dem  Prozess 
erforderlichen  Anlage,  welche  von  der  Firma 
Chance  Bros,  and  Co.,  Lim.,  Birmingham, 
eingerichtet  ist  und  welche  Parabolspiegel 
von  30  /.oll  Durchme.sser  aufwärts  erzeugen 
k.ann,  ähnlich  derjenigen  Reflektoren,  welche 
vomKriegsministcriumzurKüstenverteidigung 
angewandt  worden  sind. 

Auch  für  die  Search-light  Syndicate  of 
America  ist  eine  bedeutende  zVnlagc  ein- 
gerichtet worden. 

Die  Fabrikation  dieserSpiegcl  i.st  folgende. 
Eine  Glasform  wird  hergestellt,  deren  kon 
vexe  Seite  genau  geformt  und  poliert  wird 
und  eine  parabolische  oder  andere  reflek 
tierende  Flache  bildet.  Da  diese  Glasform  ein 
Formen  und  Polieren  nur  auf  der  konvexen 
Seite  erforderlich  macht,  ist  die  Herstellung 
derselben  verhältnismässig  billig  im  Ver- 
gleich zu  einem  Glasrcflektor,  der  auf  bei- 
den Seiten  bearbeitet  werden  muss. 

Bis  jetzt  hatte  man  es  mit  einer  F'orm 
aus  Spiegelmetall  versucht;  jedoch  sind  die 
Schwierigkeiten,  das  niedergeschlagene  Metall 
abzutrennen,  nicht  überwunden  worden. 

Die  Glasformen  werden  wie  folgt  herge- 
stellt: Zuerst  wird  eine  konve.xe  gusseiserne 
F'orm  von  ann.1hernd  richtiger  Krümmung 
des  Spiegels  zugerichtet.  Von  dieser  Form 
wird  eine  konkave  F'orm  des  Spiegelmetalls 
erzeugt.  Auf  diese  wird  ein  Stück  Mattglas 
gelegt  von  Zoll  Dicke;  das  Ganze  wird 
in  einen  Ofen  gebracht  und  bis  zu  einer 
Temperatur  erhitzt,  dass  es  sich  an  die 
Kurvenfläche  der  F'orm  anschniiegt,  ohne 
jedoch  zu  schmelzen.  Diese  so  hergestellte 
rohe  Glasform  wird  alsdann  nur  auf  der 
konvexen  Seite  grundiert,  wobei  die  F'orm 
langsam  gedreht  wird  und  die  erste  Bear- 
beitung durch  Schmirgelräder  erfolgt.  Das 
Glas  wird  .schliesslich  mit  Kissen  und 
Polierrot  poliert,  welche  auf  der  Oberfläche 
in  verschiedenen  Richtungen  bewegt  werden. 
Dieser  Prozess  ist  sehr  kostspielig  und 
schwierig,  da  für  die  grossen  Reflektoren 
2 oder  3 Monate  gebraucht  werden. 

Nachdem  man  so  eine  geeignete  Glas 
form  erhalten  hat.  wird  dieselbe  gereinigt 
und  die  konvexe  Fläche  mit  einem  Ueber- 
zug  von  metallischem  Silber  versehen,  der 
.auf  chemischem  Wege  auf  das  Glas  nieder- 
geschlagen wird.  Dieser  Ueberzug  wird 
ebenfalls  poliert.  Die  so  vorbereitete  F'orm 
wird  in  einen  passenden  Rahmen  gebracht, 
der  weiter  unten  näher  beschrieben  ist,  und 
in  einen  Fdektrolyten  von  Kupfersulfat 
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getaucht;  die  Form  wird  in  horizontaler 
Richtung  in  Umdrehung  versetzt,  wobei  die 
Zahl  der  Umdrehungen  etwa  5 in  der 
Minute  beträgt.  Das  niedergeschlagene 
Kupfer  haftet  fest  auf  dem  Silber,  welche 
beiden  Metalle  den  Reflektor  bilden.  Dieser 
wird  alsdann  von  der  Glasform  getrennt, 
indem  man  dieselbe  in  kaltes  oder  lau- 
warmes Wasser  setzt  und  da.sselbe  allmäh- 
lich bis  auf  50”  C erhitzt.  Infolge  der 
ungleichen  Ausdehnung  der  beiden  Körper 
löst  sich  der  metallische  Reflektor  von  dem 
Glase  ab.  Die  konkave  Fläche  des  so 
erh.-iltcnen  Reflektors  ist  eine  genaue  Repro- 
duktion der  Fläche  der  I-'orm  und  hat  dieselbe 
glänzende  Politur  und  erfordert  keine  weitere 
Bearbeitung,  ausser  dass  er  mit  einem  ge- 
eigneten metallischen  Ueberzug  versehen 
werden  muss,  um  ein  Blindwerden  des- 
selben zu  verhindern.  Das  für  diesen  Ueber- 
zug geeignetste  Metall  ist  Palladium,  das 
von  silberweisser  Farbe  und  sehr  geschmei- 
dig ist.  Sein  spezifisches  Gewicht  beträgt 
11,4,  also  halb  so  viel  wie  dasjenige  des 
Platins.  Da  dasselbe  gegenwärtig  allerdings 
wenig  verwendet  wird,  ist  auch  der  Preis 
noch  verhältnismässig  sehr  hoch. 

Versilberung  der  Glasform.  Bei 
diesem  Verfahren  ist  es  vor  allem  wesent- 
lich, d.ass  die  Glasform  vollkommen  von 
jedem  Fettteilchen  frei  ist.  Man  fand  in- 
dessen, dass  das  Silber,  wenn  die  Fntfettung 
allein  durch  chemische  Mittel  vorgenommen 
wurde,  das  Bestreben  zeigte,  an  der  Glas- 
form zu  fest  zu  haften,  wodurch  die  Form 
selbst  Gefahr  lief,  zu  zerbrechen,  wenn  der 
Reflektor  in  Umdrehung  versetzt  wurde. 

Diese  Schwierigkeit  wurde  jedoch  da- 
durch überwunden,  dass  man  die  Form  mit 
einem  geeigneten  Pulver  reinigte,  z.  B. 
Kisensuperoxyd,  und  das  Glas  in  einer  50*/, 
Ammoniaklösung  wusch.  Notwendig  ist, 
dass  diese  Reinigung  vor  der  F.rzeugung 
jedes  Spiegels  wiederholt  wird.  Nachdem 
die  konvexe  Seite  der  Form  gehörig  ge- 
reinigt ist,  wird  ein  dünner  Ueberzug  von 
Silber  niedergeschlagen,  nach  dem  für  die 
Versilberung  von  Reflektoren  astronomischer 
Fernrohre  gewöhnlich  angewendeten  Ver- 
fahren. 

Man  bereitet  zwei  I-ösungen  vor,  von 
denen  die  erste  das  Silbersalz,  die  zweite 
den  Traubenzucker  enthalt.  Einer  Lösung 
von  Silbernitrat  wird  Ammoniak  hinzugefugt, 
bis  der  entstehende  Niederschlag  gelöst  ist. 
Er  wird  alsdann  nochmals  mit  Aetznatron 
gefallt  und  wieder  in  Ammoniak  gelöst,  wor- 
auf eine  Lösung  von  Traubenzucker  hinzu- 
gefügt wird. 


Ausgezeichnete  Resultate  sind  mit  einer 
Silbermischung  erhalten  worden,  die  aus 
gleichen  Teilen  von  folgenden  Lösungen 
bestand:  Silbemitrat  0,5 5“, > und  Aetzkali 

O,25“|o.  Der  Verfasser  erzielte  aus  einer 
solchen  Lösung  einen  Silber-Ueberzug,  dessen 
Gewicht  etwa  o,cxX)588  g per  Quadratzoll 
und  dessen  Dicke  0,0000034  Zoll  betrug. 

Die  zu  versilbernde  Oberfläche  der 
Form  wird  in  die  Lösung  sofort  nach  der 
Reinigung  gebracht,  ln  4 — 5 Minuten  bildet 
sich  der  Silberniederschlag,  wobei  die 
blassrosa  Farbe  der  Lösung  sich  bis  zu 
dunkelbraun  und  schwarz  verändert.  Die 
Dicke  des  Ueberzuges  nimmt  schnell  zu 
und  in  30 — 35  Minuten  ist  ein  geeigneter 
Ueberzug  niedergeschlagen.  Das  Silber  ist 
klarer  und  dicker  und  gleichniässiger,  wenn 
die  Glasform,  ehe  sie  in  das  Silberbad  ge 
bracht  wird,  in  eine  Lösung  von  Zinn- 
chlorür  getaucht  und  gewaschen  wird.  Man 


nimmt  an.  dass  die  Aktion  eine  katalytische 
ist.  Der  Silberuberzug  wird  sorgfältig  ge- 
waschen und  getrocknet.  Die  Kosten  des 
Silbers  betragen  etwa  2 — 4 Pence  pro  Zoll 
Durchmesser. 

In  Fig.  1 3 7 bezeichnet  ^ die  genau  geformte 
Form  auf  der  konvexen  Seite  (in  wirklicher 
parabolischer  oder  anderer  Kurvenform),  an 
welcher  die  Ecken  B abgeschrägt  sind.  D 
ist  ein  kreisförmiger,  konkaver  Sauger,  der 
aus  einer  Scheibe  von  Gummi  oder  Leder 
besteht  und  mit  einer  metallenen  Rücken- 
platte versehen  ist.  Er  steht  mit  dem  einem 
Ende  eines  Rohres  einer  Luftpumpe  E und 
mit  einem  Manometer  in  Verbindung: 
das  andere  Ende  ist  an  einer  Schraube  G 
befestigt.  F ist  ein  drehbarer  Holzbalken, 
dessen  Enden  mit  Metalllagern  versehen 
sind. 

In  der  Mitte  des  Balkens  ist  eine  Mutter 
angebracht,  in  welcher  die  Schraube  sich 
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dreht.  H ist  das  Gefass,  das  die  auin 
Waschen  oder  Versilbern  dienende  Lösung 
enthält.  Beim  Gebrauch  wird  der  Balken  F 
mittels  des  Handrades  gedreht,  bis  der 
Sauger  in  die  gezeichnete  Stellung  gelangt. 
Die  konkave  Seite  der  Form  .1  wird  alsdann 
auf  den  Sauger  gelegt  und  die  Luft  aus 
dem  zwischen  Sauger  und  der  Form  mittels 
der  Luftpumpe  ausgepumpt,  wodurch  die 
Form  ausreichend  festliegt.  In  dieser  Lage 
wird  mm  die  Form  in  der  vorher  ange- 
deuteten Weise  gereinigt.  Hierauf  wird  der 
Balken  F gedreht,  bis  die  Form  in  die  im 
Gefäss  H enthaltene  Silberlösung  taucht, 
worauf  der  vorher  beschriebene  Versilberungs- 
prozess vor  sich  geht. 

Beschreibung:  des  Gefässes  fOr  den 
Kupferniederschlagprozess. 

Die  F'orm  wird  nun  von  dem  Sauger  ab- 
genomnien  und  in  eine  solche  Lage  gebracht, 
dass  die  abgeschrägten  Kanten  genau  in  eine 


entsprechende  innere  F'läche  des  Metallringes 
ZffFig.  138U.  139)  passen,  welcher  dazu  dient, 
die  Form  in  dem  Niederschlagsgefass  in  der 
richtigen  Lage  zu  erhalten.  Der  Ring  D 


hängt  mittels  Bolzen  an  den  metallenen  Quer- 
armen  D‘.  Diese  Arme  sind  durch  metallene 
Holzen  an  einem  Metallrahmen  befestigt,  der 
seinerseits  wieder  an  der  Vertikalachse  E an 
einem  Drehzapfen  aufgehängt  ist.  Diese 
Welle  durchdringt  die  Buchse  F und  wird 
an  dem  Hauptrahmen  durch  ein  Kugellager 
getragen,  wodurch  die  Drehbarkeit  gesichert 
wird. 

Mittels  einer  Riemenscheibe  und  Riemen- 
antrieb kann  die  Welle  und  die  Form  in 
Umdrehung  versetzt  werden.  An  dem  Ring  D 
ist  mittels  kleiner  Holzen  eine  ringförmige 
Platte  G und  ein  Ring  K befestigt. 


Die  F^ntfernung  der  Platte  G von  dem 
Ringe  K wird  durch  die  Dicke  der  zwischen- 
gelegten Stücke  geregelt.  Die  Platte  G soll 
die  Bildung  von  Knoten  oder  Wucherungen  an 
der  Ecke  desSpiegels  verhindern  und  derRing 
A'diegenaucGestaltdesSpicgelsgewährlcisten. 
In  dem  Gefäss  befindet  sich  auch  die  Anode 
/.  Das  Gefass  ist  am  Hoden  mit  einer  Ein- 
la.ssöffnung  und  oben  mit  einer  Auslassöffnung 
für  den  Elektrolyten  versehen.  Der  eine  Pol 
ist  mit  dem  Quecksilber-Gefass  verbunden, 
das  mit  der  Welle  E,  den  Armen  D\  den 
Bolzen  A und  der  die  Kathode  bildenden 
F'orm  in  elektrischer  Verbindung  steht.  Der 
positive  Pol  ist  mit  der  Anode  durch  den 
Kupferstreifen  I verbunden. 

Es  ist  von  grosser  Wichtigkeit,  dass  das 
Silber  sofort  beim  Eintauchen  in  die  Kupfer- 
Sulfat-Lösung  mit  Kupfer  überzogen  wird. 
Hierbei  hängt  die  Form  einfach  an  dem 
Ring  /),  und  die  Ringe  K und  G sind  nicht 
angebracht.  Die  Welle  wird  alsdann  in 
Umdrehung  versetzt  und  der  Prozess  des 
Niederschlagens  des  basischen  Metalls  mit 
einer  Stromdichte  von  etwa  19  Amp.  pro 
□'  fortgesetzt,  bis  ein  genügend  starker  Ueber- 
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Zug  vorhanden  ist,  der  ein  guter  Leiter  des 
elektrischen  Stromes  ist.  Die  allgemein  an- 
gewandte Kupferliisung  ist  folgendermassen 
zusammengesetzt  ;Kiipfersulfat  14*, „Schwefel- 
säure 3’.',,  Wasser  83*/,. 

Hierauf  wird  der  Ring  D mit  der  Form 
aus  dem  Hade  herausgezogen  und  die  Ringe 
K und  G .angebracht,  welche  die  Gestalt  des 
zu  bildenden  Reflektors  bestimmen,  worauf 
die  Form  nochmals  in  das  Bad  gehängt  wird 

Fia-  140, 

und  das  Niederschlagen  bis  zur  gewünschten 
Dicke  fortgesetzt  wird.  Während  dieser 
Stufe  wird  das  Kupfer  auf  der  Form  an 
der  inneren  Ecke  des  Ringes  K niederge- 
schlagen, der  so  den  Durchmesser  des  Re- 
flektors bestimmt  und  eine  saubere  ebene 


Fi«.  141. 


F'läciic  bildet,  welche  nicht  weiter  behandelt 
zu  werden  braucht. 

J.  W.  Swan  fand,  dass  die  Regel- 
mässigkeit und  Ebenheit  des  Niederschlages 
fast  gänzlich  d,avon  abhängen,  dass  in  dem 
ICIektrolyten  keine  festen  Fartikel  vorhanden 


Fig.  14z. 


waren  und  dass  Unebenheiten  ganz  vermieden 
werden  konnten,  wenn  man  dafür  Sorge  trug, 
dass  der  Elektrolyt  von  festen,  auf  der  Ober- 


fläche schwimmenden  l’artikeln  frei  tvar.  Er 
beobachtete,  dass  an  jedem  Knötchen  irgend 
eine  fremde  Substanz  vorhanden  war.  Der 
Verfasser  hat  die  Wirkung  der  verschiedenen 
Stromdichten,  verschiedene  Stärken  der 


I.iisung,  Säuren,  Temperaturen  und  Kathoden 
der  verschiedensten  Gestalt  versucht.  Die 
5 Abbildungen  (Fig.  140  bis  144)  zeigen  die 
Bildung  von  Kupferknötchen  in  einer  neu- 
tralen Lösung  und  in  Lösungen,  welche  zu- 
nehmende Prozentteile  freier  Säuren  ent- 
hielten. Die  Anfangsdichte  des  elektrischen 


Fif.  144. 


Stromes  betrug  in  jedem  Fall  50 — 70  Amp. 
pro  ln  allen  Fällen  befanden  sich  die 
Kathoden  dicht  beiden  Anoden;  der  Zwischen- 
raum betrug  etwa  '/,  bis  2".  Die  Anoden 
bestanden  aus  Kupferblech.  Die  dazu  ver- 
wandte Lösung  betrug  25  oz.  Kuplersulfat 
pro  Gail.  Wasser,  dem  man  die  verschieden- 
sten Prozentsätze  freier  Säure  hinzusetzte. 
ICs  muss  bemerkt  werden,  dass,  wenn  wenig 
oder  gar  keine  freie  Säure  vorhanden  war, 
die  Knötchen  buchstäblich  baumförmig  mit 
Verzweigungen  waren.  Bei  stark  säurehaltigen 
Lösungen  waren  die  Knötchen  thatsächlich 
beulenförmig. 

Fig.  145  zeigt  die  Rückseite  eines  Re- 
flektors mit  den  Rotationslinicn;  da  die 
Geschwindigkeit  von  15  Umdrehungen  pro 
Minute  zu  gross  war,  wurde  die  Richtung 
der  Drehung  alle  15  Minuten  umgekehrt. 
Der  Elektrolyt  enthielt  etwa  30  oz.  Kupfer- 
sulfat pro  Gail.  Wasser  und  12  oz.  freier 
Schwefelsäure  bei  einer  Stromdichte  von 
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15  Amp.  pro  D'  der  Kathodenoberfläche. 
Fig.  146  zeigt  den  Rücken  eines  Reflektors, 
mit  kleinen  Knötchen  bedeckt,  die  beim 
Niederschlagen  aus  einer  unreinen  Lösung 
entstanden  waren. 


Fig.  145.  Kückscile  cioes  Reflektors. 


Nachdem  eine  genügend  dicke  Metall- 
schicht auf  der  Form  niedergeschlagen  i.st, 
um  einen  geeigneten  Rücken  zu  bilden,  wird 
sie  aus  dem  Behälter  genommen  und  der  den 


Fig.  146,  KUckseile  des  Kellektor« 
mit  Knölchenbildung. 


Reflektor  bildende  Ueberzug  durch  Erhitzen 
entfernt.  Die  konkave  Seite  dieses  Ueber- 
zuges  wird  jetzt  chemisch  gereinigt,  vorzugs- 


weise mit  Kaliumcyanid  oder  Kaliumhydrat, 
und  alsdann  (s.  Fig.  147  u.  148)  in  irdenes 
Gefäss  gebracht,  wo  der  reflektierende  und 
schützende  Ueberzug  von  Platin  oder  Palla- 
dium darauf  niedergeschlagen  wird. 

Der  Behälter  A ruht  auf  einem  hölzernen 
Rahmen,  Vom  Hauptrahmen  taucht  eine 
Anode  ein,  die  aus  Kohlenplalten  be.steht  und 
in  einem  Halter  mittels  Bleistreifen  fest- 
gehalten  wird. 

Die  Kohlenplatten  sind  so  angeordnet, 
dass  sie  eine  der  F'orm  angenäherte  Kurve 
bilden.  Die  Höhe  der  Anode  kann  durch 
eine  vertikale  Verschiebung  der  Stange  D 
reguliert  werden,  welche  an  dem  Halter  B 
angebracht  ist.  D.as  eine  Ende  der  Stange  C 
(Fig.  147  u.  148)  ist  an  die  Stange /J  angelcnkt, 
das  andere  an  eine  rotierende  Scheibe.  Die 
Scheibe  ist  mit  einem  radialen  Schlitz  ver- 


sehen, in  welchem  das  die  Stange  verbindende 
Gelenk  verstellbar  ist,  so  dass  durch  Ver- 
kürzung oder  V'erlängerung  der  Entfernung 
zwischen  Gelenk  und  dem  Centrum  der 
Scheibe  die  Länge  der  verbindenden  Stange 
reguliert  werden  kann. 

Wenn  der  Reflektor  die  Platinschicht 
erhalten  hat,  so  wird  der  Behälter  mit  einer 
Lösung  von  frisch  gefälltem  Platin- Ammonium- 
chlorid gefüllt,  die  mit  einer  kochenden  kon- 
zentrierten Lösung  von  neutralem  citronen- 
saurem  Natrium  versetzt  ist.  Besteht  die 
reflektierende  Fläche  aus  Palladium,  so 
nimmt  man  eine  Lösung  von  Palladiuin- 
Ammonium-Chlorid.  Während  dieses  letzten 
Prozesses  wird  die  Anode  mittels  einer  sich 
drehenden  Scheibe  1 im  Elektrolyten  hin- 
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und  hergeschwungen,  um  über  die  ganze 
Fläche  des  Reflektors  einen  gleichmässigen 
Ueberzug  zu  erhalten,  den  Elektrolyten  fort- 
während in  Bewegung  zu  versetzen  und  um 
zu  verhindern,  dass  sich  auf  der  Flache 


fremde  Bestandteile  festsetzen.  70  bis  80 
Körner  Palladium  genügen  für  einen  guten 
Schutzüberzug.  Hierauf  wird  die  versilberte 
und  mit  Palladium  überzogene  Fläche  mit 
einer  heissen,  schwachen  Losung  von  Aetz- 


natron  gewa.schen.  Die  Rückseite  des  Re- 
flektors wird  gewöhnlich  gefirnisst,  che  er 
in  das  Bad  getaucht  wird,  um  die  lokale 
Wirkung  zwischen  Kupfer,  Silber  und  Palla- 
dium zu  verhindern.  Wenn  genügend  Metall 
niedergeschlagen  ist,  wird  der  Reflektor  aus 
dem  Bade  herausgenommen,  in  kochendes 
Wasser  getaucht  und  sodann  in  einem  pa.sscnden 
Ring  montiert,  wie  Fig.  149  zeigt,  der  mit 


einer  Schneide  F versehen  ist,  welche  den 
Reflektor  F gegen  einen  Asbestring  drückt. 

Solche  .auf  diese  Weise  hergestellte 
Reflektoren  sind  einer  grossen  Anzahl  Ver- 
suchen unterzogen  worden,  welche  ergaben, 
dass  dieselben  ausserordentlich  grossen  Hitze- 
graden widerstehen  können,  ohne  dass  eine 
'l'rübung  der  Spiegelfläche  eintrat.  Wenn 
die  Spiegel  sehr  heiss  waren,  bespritzte  man 
sie  mit  Salzwasser.  Der  Erfolg  war  jedoch, 
dass  das  Wasser  verdampfte  und  das  Salz 
als  Niederschlag  auf  dem  Spiegel  zurück- 


blieb, das  leicht  mit  einem  feuchten  Tuche 
weggewischt  werden  konnte. 

Mehrere  derartige  Spiegel  von  3"  Durch- 
messer sind  zur  Küstenverteidigung  aufgeslellt 
worden.  Als  Lichtquelle  wurde  eine  I^mpe 
von  175  Ampere  6 .Stunden  lang  verwendet. 
Die  dabei  erzeugte  Hitze  betrag  etwa  393'  C. 
Jedoch  wurde  keinerlei  Einfluss  auf  die 
Spiegelfläche  wahrgenommen. 


Menge  des  vom  Palladium  reflektlepten 
Uchtes. 

Obwohl  das  Palladium  das  Licht  nicht 
in  demselben  Grade  wie  das  Silber  reflektiert, 
das  eine  reine  und  glänzende  Oberfläche  hat. 
so  ist  doch  das  letztere  für  Reflektoren  ganz 
ungeeignet,  da  es,  auch  nur  für  eine  ganz 
kurze  iieit  einem  Bogenlicht  ausgesetzt, 
blind  wird  und  die  Intensität  des  Lichtes 
bedeutend  reduziert.  Bei  einem  Reflektor 
mit  einem  Palladiumüberzug  bleibt  die 
Intensität  des  Lichtes  praktisch  konstant, 
da  nur  eine  geringe  oder  fast  gar  keine 
Trübung  eintritt.  Nickel  eignet  .sich  gar  nicht. 

Die  folgende  Tabelle  giebt  die 
thatsächlichen  und  vergleichsweisen  Mengen 
des  reflektierten  Lichtes  verschiedener 
elektrolytisch  niedergeschlagener  Metalle 
wieder ; 
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von  26"  Durchmesser  beträgt  etwa  29  Pfd. 
und  das  Gewicht  des  Ringes  132  Pfd.,  so 
dass  also  das  Totalgewicht  161  Pfd.  aus- 
macht, wogegen  das  Gewicht  eines  Glas- 
spiegels  165  Pfd.  ohne  Montierung  betragt. 
Ein  nach  der  Cowper-Coles-Methode  her- 
gestellter  Spiegel  von  30“  Durchmesser,  in 
einem  Aluminiumring  montiert,  wiegt  35  Pfd., 
ein  Mangan-Spiegel  derselben  Grösse  da- 
gegen 30  Pfd. 

Die  folgende  Tabelle  giebt  die  Härte 
des  Palladiums  im  Vergleich  mit  anderen 
Die  obigen  Versuche  wurden  an  Platten  Metallen  wieder: 
ausgeführt,  die  auf  elektrolytischem  Wege  Nickel,  elektrolytisch  niedergeschlagen  10,0 
hergestellt  worden  waren.  Shell ieldblech  10,0 

Die  von  Prof.  Pother  angestellten  Ver-  Antimon,  elektrolytisch  niedergeschlagen  9,0 
suche  ergaben  einen  Verlust  von  31  bis  Platin,  „ „ glänzend,  9,0 

35“/,  für  Spiegelmetall,  während  Stephen-  Palladium,  „ „ „ 8,0 

son  für  poliertes  Silber  bei  einem  Winkel  Chrom,  „ „aufKupfcr,7,o 

von  45“  einen  Verlust  von  44 "/o  fand.  Cadmium,  „ ,,  glanzend,  4,5 

Platin  und  Palladium  besitzen  eine  geringere  Silber,  „ „ poliert,  4,0 

reflektierende  Kraft  als  Silber  für  optische  Silber,  chemisch  „ 2,0 

Strahlen,  aber  eine  grössere  für  chemische  Die  Herren  Blondel  und  Rey  haben 

Strahlen.  Einige  Versuche  sind  zu  dem  aus  theoretischen  Betrachtungen  geschlossen, 
Zweck  angestellt  worden,  um  zu  Anden,  dass  die  Lichtstärke  von  irgend  einem 
welche  reflektierende  Wirkung  die  metallische  Punkte  der  Spiegelfläche  praktisch  konstant 
direkt  unter  der  reflektierenden  Oberfläche  ist,  da  jeder  dieser  Punkte  als  eine  Licht- 
eines dünnen  Ueberzuges  von  elektrolytisch-  quelle  betrachtet  werden  kann  und  seine 
niedergeschlagenem  Metalle  befindliche  Palla-^  Lichtstärke  in  der  Richtung  der  optischen 
diumschicht  ausübt.  Eiine  Messingplatte  wurde  Achse  des  Spiegels  gemessen  wird.  Dies 
poliert  und  mit  Silber  platiert  und  vergoldet  wurde  auch  experimentell  geprüft,  und  man 
und  der  Betrag  des  reflektierten  Lichtes  fand,  dass  der  Glanz  konstant  ist,  ausser  an 
hierauf  bestimmt,  worauf  die  Oberfläche  der  Spiegelkante  und  im  centralen  Teil, 
mit  einem  dünnen  Ueberzug  von  Palladium  der  durch  die  negative  Kohle  stark  er- 
versehen  und  der  Betrag  des  reflektierten  hitzt  wird. 

Lichtes  nochmals  bestimmt  wurde.  Man  "i  Um  die  Glanzstarkc  in  irgend  einem 

erhielt  folgende  Resultate:  '•  Punkte  der  Fläche  zu  bestimmen,  wird  ein 

Gold-Oberfläche  0,77  (I  aus  Eisenblech  be.stchender  Schirm  In 

Palladium-Oberfläche  0,63  Uj  kurzer  Entfernung  vor  dem  Reflektor  ge- 

An  der  einen  Seite  der  Platte  war  derj'tstellt,  so  dass  alle  Strahlen  aufgefangen 
Palladium-Ueberzug  so  dünn,  dass  man  durch  werden,  mit  zXusnahme  von  denjenigen,  die 
denselben  hindurch  da.s  Gold  sehen  konnte,  sich  in  der  Nähe  des  betrefTendcn  Punktes 
Die  Messung  ergab  etwa  0,63.  befinden. 

Hagen  und  Rubens  haben  eine  z\n-  Die  Strahlen  gehen  durch  eine  im 

zahl  von  Versuchen  gemacht,  um  die  Menge  Eäscnschirm  befindliche  Oeffnung  und  er- 
des  reflektierten  Lichtes  bei  verschiedenen  zeugen  auf  einem  zweiten  Schirm  ein  Bild. 
Metallen  festzustellen.  Die  Beleuchtung  im  .Mittelpunkte  des  Bildes 

Die  Metalle  waren  in  die  E'orm  konkaver  und  die  Lichtstärke  für  den  Punkt  des 
Spiegel  gebracht,  in  deren  Krümmungs-  Spiegels  wurden  gemessen.  Wenn  man  so 
mitteipunkt  ein  glühender  Platindraht  sich  die  lächt.stärke  in  jeder  Zone  des  Spiegels 
befand.  Ein  Bild  sowohl  des  Drahtes  als  bestimmt,  kann  man  auch  leicht  die  gesamte 
auch  sein  wirkliches  Bild  wurden  durch  Lichtstärke  des  Reflektors  finden, 
einen  doppelten  Schlitz  des  Spektro-Photo-  Wenn  die  reflektierte  E'läche  des  Spiegels 

meters  geworfen,  so  dass  diese  beiden  beschädigt  oder  verkratzt  werden  sollte,  so 
direkt  mit  einander  verglichen  werden  wird  dieselbe  nochmals  poliert  und  mit 
konnten.  (Berlin,  Phys.  Ges.  Vork.  vol.  XVII.  einem  neuen  Palladiumüberzug  versehen. 
(1898)  pp  143 — 147)-  auf  die  vorbeschricbcne  Art  her- 

Ein  Metalircflektor  ist  leichter  als  ein  gestellten  Spiegel  können  auch  dazu  benutzt 
Glasreflektor.  Das  Gewicht  eines  Spiegels  werden,  die  Schallrichtung  irgend  eines 


1 EDtfersuDi;  von  der 
Lichtquelle 
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Ketieki. 

, Kraft. 
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Licht 
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1 Reflekt. 

1 Licht 

1 

1 Wirkliche 

Ver- 
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Silber 
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69.5 
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Platin 

69,5 

97.0 

0,72 

74 

Palladium 

69-5 

112,0 
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Geräusches  zu  bestimmen.  Bekanntlich  ist 
cs  sehr  schwierig,  bei  Nacht  oder  bei  Nebel 
anzugeben,  aus  welcher  Richtung  ein  Ton 
kommt.  Mit  Hilfe  eines  beweglichen  Hör- 
rohres, das  an  einem  kleinen  Empfangsapparat 
befestigt  ist,  kann  man  die  Richtung  des 
Schalles  bestimmen,  wenn  man  den  Reflektor 
in  verschiedenen  Richtungen  herumdreht. 
Der  Schall  wird,  wenn  der  Reflektor  sich 
in  der  Schallrichtung  befindet,  deutlich  und 
scharf  wahrgenommen.  Diese  Eigenschaft 


ist  keine  überraschende  Tliatsache;  denn 
auch  Wärmestrahlen  und  Schallschwingungen 
werden  genau  so  wie  Lichtstrahlen  reflektiert. 

Diese  hier  envähnten  Versuche  sind 
jüngst  in  St.  .Margarct's  Bay  bei  Dover  an- 
gestellt worden.  Das  Ticken  einer  Uhr, 
welche  im  Brennpunkt  sich  befand,  konnte 
bis  auf  eine  Entfernung  von  20  Euss  ge- 
hört werden,  selbst  wenn  ein  starker  Wind 
quer  zur  Schallrichtung  wehte.  (Nach  Sherard 
Cowper-Coles  u.  a.) 


ÜBER  DIE  ELEKTROLYTISCHE 
REDUKTION  AROMATISCHER  UND  FETTER  NITROKÖRPER. 


Von  Joh.  Müller. 


(Fortsetiuog.) 


Anders  als  die  vorstehend  genannten 
Nitrokörper  verhielten  sich  bei  der  Reduktion 
in  schwefelsaurer  Lösung  einige  Paranitro- Ver- 
bindungen, was  bei  denselben  teilweise  darauf 
zurückzuführen  ist,  dass  die  Parastcllung  zur 
reduzierten  Amidogruppe  bc.setzt  ist  und  d.v 
hcr  eine  Hydroxylgruppe  an  dieser  Stelle 
nicht  eintreten  kann,  ferner  die  Nitroaldehyde. 

NO, -C.H.-CH, -f4lI  = H; 

(■)  W 

p-Nitrotoluol 


So  erhielten  Gattermann  und  Koppen 
(Ber.  d.  D.  Ch.  Ges.  1893,  2810)  aus  p Nitro- 
toluol  Nitroamidophenyltolylmethan,  welches 
durch  weitere  Reduktion  in  Diaraidophenyl 
tolylmethan  übergeht.  Die  Reaktion  ist 
folgende: 

Aus  intermediär  durch  Reduktion  des 
Nitrokörpers  gebildetem  p-Tolydhydroxylamin 

0-|-NH(0H7-QH, -CH, 

0)  (4) 

p-Tolylhydroxylamin  , 


entsteht  durch  Umlagerung  p-Aniidobeiizyl-  welcher  sich  mit  unverändertem  p-Nitrotoluol 
alkohol,  zu  Nitroamidophenyltolylmethan  oder  Nitro- 

NH(0H)-C,H4- CH5=NH,-C,H,-CH,-0H  amino-o-Benzyltoluol  kondensiert.  Letzteres 

(1)  (4)  (1)  (4)  geht  durch 

p-Tolyihydroxylamin  p-.'\midobcnzylalkohol, 

.CH. 

NH,  ■ C,l f.  • CH.  - OH  NO.  ■ C.H.  - CH,  = C,l  1,  < (ü)  ^ r H 4-  H O 

(.)  (4)  (I)  (4)  ^NH.  NO.(0  + ”«^’- 

p-Aratdobenzylalkohol  p-Nitrotoluol  Nitroaniinophcnyltolylniethan 

weitere  Reduktion  in  Dianiidotolylphenylmethan  über. 


(4)  , (4) 

C H ..^CU.  N 1 1 ^CMIs  (4)  I 1 1 , . Q I . I ^ CT  1,  \ I , CH,  (4) 

(■)  (>) 

Nitroaminophenyltolylmethan  Diamidophenyltolylmethan 


Weitere  Abweichungen  zeigten  einige  p-Amido-m-Oxydiaethylanilin 
Paranitrokorper  der  alkylierten  .\mine,  indem  NH,  • C,  H,  - OH  - N (C,  H,),. 

dieselben  durch  Reduktion  in  schwefel.saurer  (1)  (2)  (4) 

Lö.sung  in  p Amidoderivate  der  m-Oxyalkyl-  Es  trat  hier  also  neben  der  Reduktion 

aminc  übergingen.  So  wurde  erhalten  aus  der  Nitrogruppe  zur  Amidogruppe  eine 
p-Nitrodiaethylanilin  NO,-C,H,  N{C,H,),  das  Hydro.xylgruppc  in  die  Metastellung  zur 

(l)  (4)  alkylierten  Amidogruppe.  Aehnlich  verhielten 
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sich  andere  p-Nitroalkylaniline  und  o ToIui-  es  resultierte  die  o Sulfonsäure  des  p-Amido- 
dine  oder  deren  Sulfosäuren  (D.  R.  P.  81625  phenols  NH,  C,Hj  OH  HSO,.  Letztere  ent- 
der  Farbenfabriken  vorm.  F.  Hay er  & Co.).  (1)  (4)  (3) 

Noyes  undDorrance(lier.d.D.Ch.Ges.  standauchausp-ChlornitrobenzolNO,  C,H,  Cl 
1895,  2349)  haben  weiteres  abweichendes  (i)  (4) 

Verhalten  von  Paranitroverbindungen  bei  der  und  p-Nitrobenzoesäure  NO, 'CjHj  COOH,  so- 
Reduktion  in  schwefelsaurer  Lösung  unter  (1)  (4) 

anderen  für  das  p-Nitranilin,  p Chlornitro-  dass  also  hier  merkwürdigerweise  das  Chlor 
benzol,  p-Nitrophcnol  und  die  p-Nitrobenzoc-  resp.  die  Carboxylgruppe  durch  die  Hydroxyl- 
säure  beobachtet.  Sic  erhielten  aus  dem  gruppe  verdrängt  wurden. 
p-Nitranilin  NO,  C,  H,  NH,  das  Sulfat  des  jjei  der  elektrolytischen  Reduktion  der 

(■)  (4)  Nitroaldehyde  in  schwefelsaurer  Lösung  fand 

Par.adiamidobenzolsNH,  C,H,  NH„  es  wurde  Gattermann  (Her.  d.I).  Ch.  Ges.  1896,  3034), 

(■)  (4)  dass  Aldehydoalkylhydroxylamine  rcsp.Kon- 

also  die  Nitrogruppe  in  diesem  Falle  direkt  densationsproduktc  der  letzteren  mit  unver. 

zur  Amidogruppe  reduziert,  während  ein  ändertem  Nitroaldehyd,  Nitroaldehydoalkyl. 

Hydroxyl  jedoch  nicht  cintrat.  Das  p-Nitro-  hydroxylamine,  entstanden.  So  aus  m-  und 
phenol  NO,-C,H,  OH  verhielt  sich  ebenso;  p-Nitrobenzaldehyd  wie  folgt: 

{')  (4) 

I.  NO,  ■ C,II,  ■ COH  + 4H  = H,0  + NH(OH)  ■ C.H.  • COH 
(0  (3.4)  (1)  (3.4) 

m-,  p-Nitrobenzaldehyd  ni-,  p-Aldehydophenylhydroxylamin. 

2.  NH  (OH)  • C.H.  ■ COH  -f  NO,  • QH,  COH  = H,0  + COH  C, H,  N / ^ \ CH  C.H.  NO, 

(0  (3,4)  (I)  (3.4)  (3.4)  (I)  (3,4)  (■) 

m-,  p-Aldehydophcnyl-  m-,  p-Nitrobenzal-  m,  p Nitrobcnzylidenaldehydophenyl  m, 
hydroxylamin  dehyd  p- Hydroxylamin. 

Das  intermediäre  Auftreten  des  Hydroxyl"  Kondensations-Produkt,  eine  Benzyliden- 

aminderivates,  welches  bei  der  elektrolytischen  hydroxylaminverbinduiig,  isolierte  und  als 

Reduktion  der  Nitrokürper  in  schwefelsaurer  solche  indentifizierte.  Fr  erhielt  so  (Ber.  d. 

Lösung  durch  Umlagerung  in  den  Amido-  D.  Ch.  Ges.  1896,  3040)  aus  Nitrobenzol,  o-, 

plienolkörper  übergeht,  konnte  Gatterman  n m-  und  p-Nitrotoluol,  2 - Nitro- p- Xylol  und 

direkt  undLöb  auf  indirektem  Wege  beweisen.  m-Nitrobenzoesäure  die  betreffen  den  Benzy- 

Gattermann  erzielte  dieses,  indem  er  lidenhydroxylaminverbindungen  durch  elck- 

dem  Reduktionsgemische  Benzaldehyd  zu-  trolytische  Reduktion  in  essig  - schwcfel- 

setzte  und  das  aus  dem  Hydroxylaminderivat  saurer  Lösung  unter  Zusatz  von  Benzal- 

und  dem  .Mdehyd  in  statu  nascendi  gebildete  dehyd,  wie  folgt: 

Benzy lidenphenylhydroxylamin  C,ll-N  ^ ^ CH  ■ C,H,. 

Benzyliden  o-,  m-,  p - Tolylhydro.vylamm  (\1 1,  • CH  ^ ^ ^ \ • t~,H,  ■ CH, 

(0  (2.3,4) 

Benzyliden  - p - Xylylhydroxylarain  C,H,  -TiH  N - C,H,  • (CH,), 

(2)  (>.  4) 

Benzyliden  - m - Hydroxylaminbenzocsäurc  C,Hj  • Cll^ ■ 0.11,  • COOH 

(■)  (3) 

Lob  (Ztschr.  f.  Klcktroch.  1896.  46)  säure,  dem  Phenylchlor-  resp.  Bromamin 

reduzierte  den  Nitrokörper  in  alkoholisch-  entstanden  sein  mussten,  nach  folgender 

salzsaurer  Lösung  oder  in  rauchender  Salz-  Gleichung: 

säure  suspendiert,  ferner  in  Gemischen  von  i.  C,H,  NO, 4H  = H,0 -|- CoH,  ■ NH(OH) 
Fssig-  und  Salzsäure.  An  Stelle  von  Salz-  2.  C,H,  • NH  (OH) -f- HCl 

säure  konnte  auch  Bromwas.serstoffsäure  ver-  = H,0 -|- C,H,  • NHCl 

wandt  werden.  Er  erhielt  auf  diese  Weise  Phenylchloramin 

aus  Nitrobenzol  o-  und  p-Chlor-  resp.  Brom-  3.  C,  H,  ■ NHCl  = o-,  p-C,  H,  CI  • NH, 

anilin,  welche  durch  Umhagerung  aus  dem  Phenylchloramin  o-  und  p-Chloranilin. 
Keaktionsprodukt  von  Phenyl- ^-Hydroxyl-  Eine  an.aloge  Reaktion  versuchte  Löb 

amin  mit  der  Salz-  oder  Bromwasserstoff-  (Zeitschr.  f.  hiiektroch.  1897,471),  in  der  Er- 
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Wartung,  Amidocarbonsauren  auf  elektrolyti- 
schem Wege  darstellcn  7.U  können,  auszufuhren, 
indem  er  Nitrobenzol  in  ameisensaurer  Losung 
mit  Platin-  resp.  Kleielektroden  reduzierte.  So 
war  die  Bildung  von  Amidobenzoesäure  zu 
erwarten, 

I.  C.H4NO,  -f  4H  + H ■ COOH 
= C,  Hj  ■ NH  • COOH  + 2 H.O 
2.  C. H,  NH  • COOH  = C. H.  COOH  NH, 
Amidobenzoesäure 
es  resultierte  jedoch  hauptsächlich  ameisen- 
saures Kenzidin,  sodass  die  Reaktion  also 
nicht  in  dem  erwarteten  Sinn  verlief. 

Später  sind  dann  von  Haber  (Zeitschr. 
f.  Elektroch.  1898,  77)  die  freien  Hydroxyl- 
aminkör]jcr  dargcstellt  worden.  Hls  gelang 
dieses  dadurch,  dass  der  Nitrokorper  unter 
besondcrenVorsichtsmassregeln  in  verdünnter 
essigsaurer  Lösung  der  elektrolytischen  Re- 
duktion unterworfen  wurde.  Durch  die 
schwache  Saure  wurde  die  Umlagerungs- 
geschwindigkeit des  Hydroxylamiiikörpers  in 
das  Amidophenolderivät  so  verringert,  dass 
sich  grössere  Mengen  Hydroxylamin  in  dem 
ICIektrolyten  ansamraeln  und  isoliert  werden 
konnten,  Haber  erhielt  auf  diese  Weise 
aus  Nitrobenzol  das  Phenyl-ß-Hydroxylamin 
und  aus  o-Nitrotoluol  das  o-Tolyl-^-Hydroxyl- 
amin. 

Versuche,  die  einzelnen  Reduktions- 
phasen bei  der  elektrolytischen  Reduktion 
der  Nitrokörper  zu  fixieren,  stellte  Löb 
(Zeitschr.  f.  Elektroch.  1898,  428)  an,  indem 
er  den  Nitrokörper  in  salzsaurer  alkoholischer 
Lösung  bei  Gegenwart  eines  Kondensations- 
mittels, welches  im  Stande  war,  mit  ver- 


schiedenen Zwischenstufen  zu  reagieren  und 
isolierbare  Produkte  zu  bilden,  mit  Blei- 
kathoden reduzierte.  Als  solches  verwandte 
er  p'ormaldehyd  und  erhielt  auf  die  Weise 
durch  Variation  der  Spannung  resp.  der 
Stromdichtc,  wodurch  es  möglich  war,  die 
Reduktion  bei  einer  bestimmten  Stufe  fest- 
zuhalten, Kondensationsproduke  desselben 
mit  dem  Hydroxylaminkörper  und  dem  Amin. 
So  resultierte  aus  Nitrobenzol  als  Kondensa 
tionsprodukt  von  Phenyl-ß-Hydroxylamin  und 
Formaldehyd  der  p-,-\nhydrohydroxylainin- 

benzylalkohol  — H,ojx, 

ferner  aus  Anilin  und  Kormaldehyd  der 
Methylendi  - p - anhydroamidobenzylalkohol 

(cH,<^||Z^;»;Z^«;>o)x.undinsalz- 

saurer  Lösung  bei  Verwendung  einer  Platin- 
kathode der  Anhydro-p-amidobcnzylalkohol 

CH,\ 

C,H,<  I Ix  (Ber.  d.  D.  Ch.  Ges.  189S, 
NH  / 

2037),  polymere  Verbindungen,  welche  aul 
rein  chemischem  Wege  in  analoger  Weise 
dargestelltworden  sind.  Paranitroverbindungen 
reagierten  bei  der  Reduktion  in  Gegenwart 
von  Formaldehyd,  wie  Löb  fand,  in  anderer 
Weise,  da  durch  die  besetzte  Parastellung 
die  Einwirkung  des  Aldehydes  an  derselben 
unmöglich  wurde.  Die  Paranitroverbindung 
wurde  in  diesem  F'alle  direkt  zum  Amin  re- 
duziert, welches  dann  mit  dem  Aldehyd  ein 
Kondensationsprodukt  bildete.  Es  ergab  dem- 
nach die  Reduktion  des  p-Nitrotoluols  primär 
p-Toluidin,  welches  sich  mit  Formaldehyd 
zu  Dimethylenditoluidin  kondensierte. 


NH,  C.H.  • CH,  -f  2CH,0  = 2H,0  -f  CH,  • C.H.  N<p”*>N  C.H.CH, 
(0  (4)  (4)  (I)  (0  (4) 

p-loluidin  Pormaldehyd  Dimethylenditoluidin 


Dieses  wurde  elektrolytisch  weiterreduziert  und  bildete  dann  p-Dimcthyltoluidin  und 


p-Toluidin,  ^ 

CH,  C.H.  N<™«>N  ■ C.H.  • CH,  -f  4H 
(4)  (■)  (0  (4) 

Dimethylenditoluidin 

welches  letztere  wiederum  mit  dem  Aldehyd 
reagierte,  bis  etwa  gleiche  Mengen  beider 
Körper  entstanden  waren,  also  etwa  ein 
Gleichgewichtszustand  zwischen  beiden  sich 
gebildet  hatte. 

Es  gelang  bislang  nicht,  die  niedrigste 
Stufe  der  elektrolytischen  Reduktion  der 
Nitrokörper.  das  Nitrosoderivat,  zu  isolieren. 
Dass  dasselbe  jedoch  bei  der  Reduktion  als 
Zwischenphasc  auftritt,  beweist  die  Bildung 
der  .‘\zoxyverbindung.  Letztere  entsteht 


- (CH,),N  • C.H,  CH,  + CH,  C,H,  • NH, 
(I)  (4)  (4)  (0 

p-Dimethyltoluidin  p-Toluidin. 

nämlich  nach  Untersuchungen  von  Bam- 
berger  und  von  Haber  (Zeitschr.  f.  Elcktr. 
1898.  510)  durch  Vereinigung  der  Hydroxyl- 
aminverbindung mit  dem  Nitrosokorper.  So 
Azoxybenzol  aus  Phenyl  - ß - Hydroxylamin 
und  Nitrosohenzol  C,H,  ■ NO  nach  fol- 
gender Gleichung; 

C.H,  - NH(OH)  + C.H,  ■ NO 

= H,0  + C.H,  - N £_\  N . C.H, 
Ferner  lieferte  Haber  den  Beweis  durch 


I 


I 
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die  elektrolytische  Reduktion  des  Nitro- 
benzols bei  Gegenwart  von  Hydroxylamin 
und  a-Naphthylamin,  wobei  sich  aus  dem 
Nitrosokörper  Uenzolazo  - o - Naphthylamin 
bildete,  ein  Farbstoff,  der  sich  durch  seine 
Eigenschaften  identifizieren  liess, 

C.H.  ■ NO  + NH, (OH)  + « - C„H,  ■ NH, 
- 2H,0  + C,H,N  = N ■ C.oH.  NH, 

Benzolazo  • a ■ Naphthylamin. 

Zu  erwähnen  sind  nun  noch  einige 
Nitrokörper,  die  bei  der  elektrolytischen 
Reduktion  in  saurer  Lösung  Verbindungen 
lieferten,  welche  sich  von  den  im  Vorher- 
gehenden besprochenen  Reduktionsprodukten 


wesentlich  unterscheiden  oder  überhaupt 
nicht  näher  charakterisiert  worden  sind. 

Durch  elektrolytische  Reduktion  in  kon- 
zentriert schwefelsaurer  oder  essigsaurer 
Lösung  stellt  die  Gesellschaft  liir  chemische 
Industrie  in  Basel  (D.  R.  P.  84  607)  zur 
Gewinnung  von  Triphenylmethanfarbstoffen 
aus  Nitroleukokörpern  vom  Typus 

K > C < (P)  Carbinole 

vom  Typus  ^ > C < qH  *“• 

deutet  aromatische  Radikale  mit  primären, 
sekundären  und  tertiären  z\mido-  oder 
Hydroxylgruppen.  Es  wurde  erhalten  aus: 


p - Nitrodiamido  - o - Ditolylmethan  p ■ Triamido  - o - Ditolylcarbinol, 
p ■ Nitrotetraalkyldiaraidotriphenylmethan  — >■  p - Triamidotetraalkyltriphenylcarbinol 
p - Nittrodialkyldiamino  - o - Ditolylphenylmethan 
p ■ Triamidodialkyl  - o - Ditolylphenylcarbinol, 
p ■ Nitrodialkyldibenzyldiaminotriphenylmethandisulfosäure, 
p - Triamidodialkyldibenzyltriphenylcarbinoldisulfosäure,  ferner  aus 
p ■ Nitrodibenzyldiamido  - o - Ditolylphenylmethandisulfosäure 


ein  violetter  Farb.stoff,  und  aus  p - Nitro- 
diamidotriphenylmethan  — ► p - Triamido- 
triphenylcarbinol  oder  p ■ Rosanilin. 

Voigt  (Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1894, 


108)  erhielt  durch  elektrolytische  Reduktion 
von  a-Nitronaphthalin  C,oH,NO,  Nitroso.styrol 
NO  — C,H,  - CH  = CH,  und  a-Naphthylamin 
C,,H,  NH,  in  geringer  Menge. 

(Fortsetzung  JolRt.) 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1901. 

Von  Dr.  M.  Krüger.  (Schlu,,.) 


Sonstige  anorganische  Chemie. 

Die  Gewinnung  des  Ozons  auf  elektro- 
lytischem Wege  resp.  die  Konstruktion  ge- 
eigneter Apparate  be.schäftigt  die  Erfinder 
immer  noch  aufs  intensivste.  In  erster  Linie 
suchen  dieselben  das  Eintreten  von  Funken- 
entladungcn  hintanzuhalten.  Zu  diesem  Zweck 
benutzt  die  Naamloozc  Genootschap  Indu- 
strieele  Maatschappy  Ozon  (D.  R.  P.  1201 1 1) 
grosse  Entladungsflächen  und  einen  elek- 
trischen Energieaufwand  von  7 — 9 Watt  pro 
qdm  Oberfläche  des  Dielektrikums.  Die 
bpannung  des  sekundären  Stromes  beträgt 
höchstens  5000  Volt,  dabei  tritt  eine  kaum 
sichtbare  Glimmentladung  ein,  die  Wärrac- 
wirkung  ist  eine  sehr  geringe,  und  infolge 
dessen  treten  auch  keine  Stickstoffsauer- 
stoffverbindungen auf.  Die  Elektroden,  die 
an  dem  Dielektrikum,  Glas,  anliegen,  werden 
durch  mit  zahlreichen  Spitzen  bedeckte 
Platten  oder  Gewebe  gebildet.  Spitzenclek- 
troden  verwendet  auch  Andreoli  (Engl.  Pat. 


1356  V.  1900),  das  Dielektrikum  besteht  aus 
dünnen  grossen  Gla-splatten.  Yarnold  (D. 
R.  P.  117563)  bringt  zwischen  die  Elektroden 
eine  grössere  Anzahl  von  Dielektriken  an. 
zwischen  welchen  Kanäle  lür  den  Durchgang 
der  Luft  vorhanden  sind.  Der  Hauptvorzug 
dieser  Anordnung  besteht  darin,  dass  hoch- 
gespannte Ströme  verwendet  werden  können, 
ohne  die  Apparate  zu  zerstören.  — In  dem 
Apparat  von  Otto  (D.  R.  P.  1 20688),  welcher 
kein  Dielektrikum  besitzt,  wird  die  Gefahr 
der  Bildung  von  Lichtbogen  dadurch  aus- 
geschaltet, dass  die  in  einem  ka.steiiformigen 
Raum  aus  Metall,  welches  die  eine  Elektrode 
bildet,  befindliche  andere  Elektrode  beson- 
derer Konstruktion  rasch  rotiet,  wodurch 
eine  .starke  Luftzirkulation  entsteht,  die 
eventuelle  Lichtbögen  rasch  ausbläst.  — Bei 
dem  Ozonisator  von  Lamprey  (U.  S.  A.  P. 
648764)  ist  die  eine  Elektrode  zwischen 
zwei  Glasplatten  angeordnet,  während  die 
andere  Elektrode  aus  Metallkugeln  besteht. 
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welche  mit  grösseren  Glaskugeln  auf  Drähte 
perlschnurartig  aufgereiht  sind.  Dadurch 
wird  genügender  Raum  für  den  Durchgang 
der  zu  ozonisierenden  Gase  geschaffen.  — 
F.  Krall*’“)  beschreibt  die  Ozonapparate  von 
Abraham  und  Marnier,  die  sehr  stark  ge- 
kühlt werden,  um  die  Hildung  von  Stick- 
o.'cyden  zu  vermeiden,  und  ihre  Verwendung 
zur  Sterilisierung  von  Trinkwasser  in  Lille. 
Ueber  die  Trinkwasserreinigung  durch  Ozon 
nach  dem  System  Siemens  & Halske  macht 
Gg.  Erlwein  *’*)  interessante  Angaben.  Eine 
sehr  wichtige  Verwendungsart  des  Ozons, 
nämlich  zur  Darstellung  von  Permanganat, 
ist  Fr.  Bayer  & Cie.  (D.  K.  P.  118232) 
patentiert  worden.  Leitet  man  nämlich  Ozon 
in  eine  I.ö.sung  einer  Manganat-schmelze  ein, 
so  entsteht  Permanganat,  ohne  dass  sich 
Braunstein  abscheidet.  Das  Permanganat 
scheidet  sich  allmählich  aus  der  Lauge  aus, 
es  wird  abfiltriert  und  die  Lauge  nach  dem 
Eindamplen  zum  Erschmelzen  neuen  Braun- 
steins verwendet. 

Eine  elektrolytische  Wasserzersetzungs- 
anlage nach  System  Schoop  ist  in  die.ser 
Zeitschr.  VU,  224  beschrieben.  Die  Elek- 
troden dieser  Apparate  sind  aus  Blei  her- 
gestellt, dadurch  zwar  der  Nutzeffekt  etwas 
herabgedrückt,  weil  die  Spannung  etwas  höher 
liegt  als  bei  alkalischen  Elektrolyten,  dafür 
sind  die  Anschaffungskosten  geringer,  und 
die  Apparate  besitzen  grössere  Haltbarkeit. 
W.  Dürer*”)  behandelt  in  ganz  kurzen  Um- 
rissen die  Gesichtspunkte,  welche  für  die 
kommerzielle  Elektrolyse  des  Wassers  von 
Bedeutung  sind,  und  schildert  die  V'erwen- 
dungen  des  Wasserstoffs  und  Sauerstoffs. 
— Die  Apparate  der  Elektrizitäts- Aktien- 
gesellschaft von  Schuckert  & Cie.  für  die 
Elektrolyse  des  Wassers  bestehen  aus  guss- 
eisernen Wannen,  in  welchen  eine  ent- 
sprechende Anzahl  von  Glocken  eingebaut 
sind,  die  zum  Auffangen  der  entwickelten 
Gase  dienen.  Als  Elektrolyt  wird  eine  is’/nige 
Lösung  von  Natriumhydroxyd  verwendet, 
die  zur  Zersetzung  nötige  Spannung  ist  per 
Zelle  2,8  — 3 Volt.  Am  besten  arbeiten  die 
Apparate  bei  einer  Temperatur  von  70“,  die 
durch  die  Stromwärme  aufrecht  erhalten  wird, 
wenn  man  die  Apparate  mit  guten  Wärme- 
isolatoren umgiebt.  Die  normalen  Apparate 
von  660  mm  Länge,  450  mm  Breite  und  380 
mm  Höhe,  lür  eine  Stromstärke  von  660  Amp. 
berechnet,  enthalten  50  1 Lauge  und  er- 
zeugen pro  Stunde  220  I Wasserstoff  und 

Diese  Zeil»cbr.  VIII,  99. 

>*>)  Si'hilbnjfs  Journ.  f.  Gasbel.  u.  Waiservers.  1901. 
No.  30. 

»«)  D.e»e  ZeiUcljr.  VIII,  i. 


110  1 Sauerstoffgas  von  15“  und  760  mm 
Druck. 

Ein  Verfahren  zur  Aktivierung  von  elek- 
trolytisch gewonnenem  Sauerstoff  ist  C.  F. 
Röhringer  & Söhne  (D.  R.  P.  1 17129)*”) 
patentiert  worden.  Bei  demselben  dienen 
Mangansalze  als  Sauerstoffüberträger.  Es  ge- 
nügen schon  ganz  geringe  Mengen  der 
Mangansalze,  um  beispielsweise  an  der  Anode 
eingeleitetes  Schwefeldioxyd  in  Schwefel- 
säure umzuwandeln  etc.  Auch  Braunstein 
kann  dabei  dargestellt  werden.  Anode  ist 
Blei.  — Einen  Apparat  zur  industriellen 
Fabrikation  des  Fluors  haben  zwei  Schüler 
Moissan’s;  C.  Poulenc  und  H.  Meslans*’*) 
angegeben.  Der  Hauptteil  des  Apparates, 
d.as  Gefäss,  besteht  aus  Kupfer,  es  ist  mit 
der  Anode  in  Verbindung,  so  dass  sich  die 
innere  Wand  sofort  mit  einer  isolierenden 
Schicht  von  F’luorkupfcr  bedeckt  und  vom 
Fluor  nicht  mehr  weiter  angegriffen  wird. 
Die  Details  der  Apparate  für  industrielle 
und  Laboratoriumszwecke  sind  durch  Zeich- 
nungen bestens  illustriert. 

Ber  Suler*”)  hat  eine  sehr  verdienst- 
volle Arbeit  über  die  elektrolytische  Reduk- 
tion von  Nitriten  durchgeführt.  Nach  der 
ausführlichen  Besprechung  der  darauf  be- 
züglichen Litteratur  und  der  analytischen 
Bestimmungsmethoden  der  entstehenden  Pro- 
dukte .schildert  er  die  elektrolytischen  Ver- 
suche selbst.  Als  Kathode  verwendet  er  ein 
Zinkblech,  als  Anode  Platin,  welches  in 
einer  Kaliumkarbonatlösung  eingetaucht  war. 
Die  Versuche  wurden  mit  dem  Kaliumnitrit 
vorgenommen,  Reduktionsprodukte  sind 
Hydroxylamin  und  .Ammoniak,  deren  Mengen- 
verhältnisse mit  der  Konzentration  der  Lö- 
sung, Stromdichte  und  Temperatur  variieren. 

Durch  Elektrolyse  von  Ammonsalzen 
hei  o*  mit  einer  Quecksilberkathode  hat  A. 
Coehn”')  Ammoniumamalgam  erhalten, 
das  sich  als  wirkliches  Metallamalgam  er- 
weist dadurch,  dass  es,  in  Verbindung  mit 
Kupfersulfatlösung  gebracht,  an  einem  Platin- 
blech Kupfer  abscheiden  kannte.  — A. 
Miolati  (D.  R.  P.  1 t2Ö82)  stellt  Ammonium- 
perchlorat durch  Umsetzung  von  elektrolytisch 
aus  Calciumchlorid  gewonnenem  Calcium- 
perchlorat mit  Ammoniumchlorid  her,  wo- 
bei er  immer  wieder  das  zur  Durchführung 
der  Reaktion  nötige  Calciumchlorid  erhält. 

Ueber  die  Bildung  von  überchlorsauren 
.Salzen  durch  Elektrolyse  handelt  eine  Arbeit 


••*)  Diese  Zeitschr. 

vm. 

1 89. 

*♦*)  Diese  Zeitschr. 

VII. 

192. 

'»M  Zu.  f.  K.  VII. 

831. 

'*<)  Zts.  anorg,  Ch. 

25. 

430. 
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von  F.  \Vi ntel er  in  welcher  er  die  Be- 
dingungen,  die  bei  der  Elektrolyse  von 
Chloraten  und  Chloriden  zur  Gewinnung  von 
Perchlorat  innegehalten  werden  müssen,  dar- 
legt. — Gegenüber  der  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  Perchloraten  aus  Chloraten 
bietet  die  Darstellung  der  iibeijodsauren 
Alkalien  Schwierigkeiten.  Nimmt  man  die 
Elektrolyse  ohne  Diaphragma  vor,  so  wird 
das  vorhandene  Kaliumjodat  so  lange 
reduziert,  bis  ein  gewisses  Verhältnis  von 
KaS  ; Ka JOj  gebildet  ist,  de.ssen  Elektrolyse 
mm  nichts  anderes  liefert,  als  Oxydation  von 
KaJ  an  der  Anode  und  Reduktion  von 
KajOj  an  der  Kathode.  Oxydation  zu  über- 
jodsaurem Alkali  tritt  also  nicht  ein.  Auch 
ein  Zusatz  von  Kaliumchromat,  der  aller- 
dings die  reduzierende  Wirkung  an  der 
Kathode  zum  Teil  unterdrückt,  lieferte  kein 
brauchbares  Resultat.  Als  aber  alkalische 
Lösungen  und  Diaphragmen  angewandt 
wurden,  trat  Bildung  von  Perjodat  ein, 
welche  mit  der  Konzentration  der  Alkali- 
lauge und  der  Stromdichte  sich  steigert,  wäh- 
rend bei  Temperaturerhöhung  eine  Abnahme 
eintritt.  Ferner  wurde  Perjodat  erhalten 
durch  Zusatz  von  Chloriden,  Sulfaten  und 
Nitraten,  wobei  die  ersteren  Zusätze  unter 
Umständen  gleichzeitig  in  höhere  Oxydations- 
stufen übergingen. 

Die  Darstellung  metallischen  Chroms 
durch  Elektrolyse  wässeriger  Lösungen  ge- 
lang B.  N e u m a n n '»*).  Als  Elektrolyt  dienten 
Lösungen  von  Chromchlorid,  -Sulfat  und 
-acetat,  welche  mit  Kathoden  aus  Kohle 
und  Anoden  aus  Platin,  Blei  oder  Kohle 
unter  Anwendung  eines  Diaphragmas  der 
Stromwirkung  unterworfen  wurden.  Wichtig 
ist  dabei  sehr  gute  Bewegung  des  Elektro- 
lyten, um  die  Verarmung  an  Chromionen 
an  der  Kathode  zu  verhindern.  Die  gün- 
stigste Stromdichte  beträgt  13—20  Amp., 
dann  liefert  das  Chlorid  etwa  89,5,  das  Sul- 
fat etwa  86“|'j  Stromausbeute.  Weniger 
günstig  sind  Acetatlö.sungen.  Das  Elektro- 
lytchrom hat  die  Eigenschaft  des  Nickels, 
von  der  Kathode  abzuspringen,  wenn  es 
eine  bestimmte  Dicke  erreicht.  Es  i.st  sehr 
rein,  zeigt  wie  das  Goldschmidt’sche  Chrom 
zwei  verschiedene  Zustande,  den  aktiven  und 
passiven,  dagegen  treten  periodische  Er- 
scheinungen beim  Behandeln  mit  Säure  nicht 
auf.  Das  Potential  des  Chroms  bezogen  auf 
die  Normalelektrodc  beträgt  in  Sulfatlö.sung 
0,258  V.,  steht  also  zwischen  dem  von  Zink 
und  Cadmium.  Der  Zersetzungspunkt  in 
fünffach  normaler  Sulfatlösung  ist  1,898  V. 

■üj  Zu.  1.  E.  VII.  635. 

>»)  Zu.  f.  E.  VII.  656. 


Die  durch  ihre  grosse  Reduktion.skraft 
ausgezeichneten  Chromosalze  lassen  sich 
nach  einem  Patent  von  C.  P'.  Boehringer 
& Söhne  in  Waldhof  bei  Mannheim  (D.  R. 
P.  115463)  nun  in  fester  F'orm  durch  elek- 
trolytische Reduktion  darstellcn.  Zur  Ge- 
winnung des  Chromosulfats  wird  eine  Lösung 
von  500  Gcwichtsteilen  Chromosulfat,  500 
Kaumteilen  Wasser  und  250  Raumteilen 
conc.  Schwefelsäure  mit  Blei-Kathoden  bei 
IO — 15  Amp.  Stromdichte  pro  tidm  Katho- 
denfläche elcktrolysiert.  Aehnlich  kann  für 
die  Darstellung  des  Chromochloriirs  verfahren 
werden. 

F^ine  sehr  merkwürdige  Erscheinung  bei 
der  Elektrolyse  von  gesättigter  Ammonnitrat- 
lösung mit  Eisenkathoden,  die  Haber  zuerst 
beobachtete,  hat  A.  Kaufmann'**)  einem 
näheren  Studium  unterworfen.  Wird  nämlich 
diese  Elektrolyse  bei  niedriger  Temperatur 
und  mit  kleiner  Stromdichte  (0,02  Amp.  pro 
qdm)  ausgeführt,  so  löst  sich  Eisen  von  der 
Kathode  zu  einer  goldgelben  Flüssigkeit,  die 
durch  Erhitzen  schwarzes,  magnetisches 
Eiseno.xyduloxyd  als  ein  unfühlbares  Pulver 
abscheidet.  Die  Zusammensetzung  dieses 
Körpers  ist  Fe,0,i.  Es  wird  also  unter  dem 
Fhnflu.ss  von  Ammonnitrat  und  Ammoniak- 
Eisen  aufgelöst,  und  dies  gel.ang  auch  auf 
rein  chemischem  Wege,  als  eine  gesättigte 
stark  ammoniakalische  Lösung  von  Ammon- 
nitrat mit  metallischem  Eisen  stehen  gela.ssen 
wurde.  Ammonsulfat  und  Ammoniumchlorid 
geben  unter  gleichen  Verhältnissen  nur  eine 
ganz  geringe  Wirkung,  doch  tritt  bei  Steige- 
rung der  Temperatur  auch  eine  stärkere 
Lösung  von  Eisen  ein.  Dabei  entweicht 
Wasserstoff,  es  kann  also  die  lösende  Wir- 
kung nicht  vom  Luftsauerstoff  herrühren. 
Die  Lösung,  welche  das  Eisen  enthält,  ist 
als  eine  ammoniakalische  Ferroammonnitrat- 
Ibsung  aufzufassen,  und  zwar  enthält  dieselbe, 
wie  Ueberführungsversuche  zeigen,  ein  kom- 
ple.xes  Eisenammoniakkathion.  — Eine  Ex- 
perimentaluntersuchung über  die  Korrosion 
von  Eisen  unter  verschiedenen  Bedingungen 
veröffentlicht  C.  Hambuechen '•*).  Die 
Bildung  von  eisensauren  Salzen  durch  Elek- 
trolysen von  Eisenanoden  in  Alkalilaugen, 
welche  schon  H ab  e r veröffen  tl  icht  hatte,  ist  von 
W.  Pick'*')  einer  durchgreifenden  Unter- 
suchung gewürdigt  worden. 

Pfanhauser'“*)  hat  durch  Versuche 
dargethan,  dass  das  zur  Elektrolyse  gewöhn- 
lich verwendete  Nickelammonsulfat  ein  kom- 

■*»)  Zu.  f.  E.  VII  713. 

Klekttocbcm.  aoH  Mctallurgist  f.  73. 

'«*)  Zts.  f.  E.  VII.  714. 

'»»)  Zts.  f.  E.  VII.  698. 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRITr. 


Hell  12 


278 


plexes  Salz  vorstellt,  das  in  konzentrierter 

Losung  in  2 NH,  + und  Ni  (SO,), Ionen, 

in  verdiinntcren  dagegen  ganz  oder  teil- 
weise in  die  Komponenten  dissociiert  ist. 
Hei  der  Klektrolyse  wird  also  an  der  Kathode 
eine  Zersetzung  des  komplexen  Salzes  ein- 
treten,  während  es  an  der  Anode  komplex 
bleibt  und  Verania.ssung  zur  .-\bscheidung 
von  dem  üoppelsalz  an  einer  Nickelanode 
wird  Kerner  tritt  an  der  Anode  Oxydation 
des  Nickelsulfats  in  Niccolisulfat  ein,  tvo- 
durch  eine  bedeutend  höhere  Polarisation 
entsteht,  als  vorher.  Das  Niccolisulfat 
erfahrt  aber  leichte  Hydrolyse  und  geht  in 
Nickelsesquioxydhydrat  und  Schwefelsäure 
über.  Die  Abscheidiing  des  Nickels  aus 
dem  Doppcisalz  ist  unter  gewöhnlichen 
Verhältnis.scn  eine  secundäre,  bei  grosseren 
Verdünnungen  wird  sie  primär,  und  dann 
ist  der  entstehende  Nickelnieder-schlag  pul- 
verig und  dunkelgefärbt. 

Kine  elektrolytische  Reinigung  von 
Quecksilber  bewerkstelligte  Woolsey  Mac.  A. 
Johnson*“)  dadurch,  dass  er  dasselbe  als 
Anode  in  ein  Bad  von  4“  , Ka  NO,  und  17“  , 
Salpetersäure  bringt  und  mit  einer  Kohle- 
kathode  bei  i Volt  Spannung  elektrolysiert. 
Zur  Entfernung  von  Silber  aus  dem  Queck- 
•silbcr  setzte  er  noch  Kaliumchlorid  zu,  um 
die  Konzentration  der  Silberionen  zu  ver- 
ringern. - Zur  Darstellung  von  reinem 
Ceroxyd  benützt  J.  Sterber"**)  die  elek- 
trolytische Oxydation  von  Ceronitrat  zu 
Cerinitrat,  wodurch  sich  dasselbe  von  den 
anderen  Erden  mit  Leichtigkeit  trennen  lässt. 

Analytische  Chemie. 

Die  auf  diesem  Gebiete  veröflentlichten 
Arbeiten  sind  meist  unternommen  worden, 
um  bestehende  elektroanalytische  Methoden  zu' 
prüfen  oder  Angriffe  äuf  solche  zurückzu- 
weisen. So  hat  E.  Gocke*'*)  eine  grosse 
Anzahl  der  bekannten  elektroanalyti sehen 
Methoden  der  Metallfällung  auf  ihre  Ge- 
nauigkeit geprüft  und  dabei  allerdings 
Resultate  erhalten,  die  von  denen  anderer 
Eorscher  ziemlich  abweichen.  Weiter  hat 
er  Versuche  über  die  etwaigen  Verunreini- 
gungen der  Metallnicderschläge  durch  Kohlen- 
stoff. Phosphor  und  Schwefel  angestellt,  die 
aus  den  Zus.ätzen  stammen  können.  Wichtig 
ist  die  Beobachtung,  dass  das  ELsen,  im 
Gegensatz  zu  den  .Angaben  von  .Avery 
und  Dales,  aus  oxalsauren  I.ösungen  voll- 
ständig frei  von  Kohlenstoff  sich  abscheidet. 


wenn  man  nur  die  Spannung  nicht  zu  hoch 
nimmt,  eben.so  enthalten  Kupfer.  Nickel, 
Zink  aus  Ammonoxalatlösung  gefällt,  keinen 
Kohlenstoff.  Aus  weinsauren  und  citronen- 
sauren  Piisenlösungen  ist  dagegen  in  L'eber- 
einstimmung  mit  anderen  ein  kohlenstofffreier 
Niederschlag  nicht  erhalten  worden.  Aus 
Cyanidlösungen,  die  zur  Füllung  von  Silber 
und  zur  Trennung  dieses  Metalls  von  Kupfer 
in  Gebrauch  stehen , scheidet  sich  eine 
kleine  Quantität  Kohlenstoff  mit  ab,  die 
aber  die  Resultate  nicht  beeinträchtigt. 
Phosphorsaurc  Lösungen  führen  immer  zu 
phosphorhaltigen  Niederschlägen,  weil  die 
Phosphorsäure  unter  diesen  Bedingungen  an 
der  Kathode  immer  zu  Metall  reduziert  wird. 
Aus  Sulfidlösungen  fallt  kein  Schwefel  an 
der  Kathode  mit  aus,  dagegen  lässt  sich  aus 
.Sulfatlösungen  auch  Schwefel  kathodisch  ab- 
scheiden. W.  H.  Fulweiler  und  E.  F. 
Smith'“)  haben  die  Fixaktheit  der  Trennung 
des  Silbers  von  Kupfer,  oder  von  Kupfer 
und  Cadmium,  von  Kupfer,  Cadmium  und 
Zink,  von  Kupfer,  Cadmium,  Zink  und  Nickel 
aus  Cyanidlösungen  bei  einer  Spannung  von 
1,2 — 1,25  Volt  durch  zahlreiche  Versuche 
dargethan.  In  gleicher  Weise  haben  O. 
Roscoe-Spare  und  E.  F.  Smith'*’)  Ver- 
suche über  die  elektrolytische  Trennung  des 
Quecksilbers  von  Kupfer  veröffentlicht , 
welche  beweisen,  dass  dieselbe  aus  cyanka- 
lischer Lö.sung  mit  1.2  — 1.9  Volt  Spannung 
gut  gelingt.  Die  schon  von  Smith  vor  20 
Jahren  beschriebene  Molybdanbestimmungs- 
uiethode  haben  Lily  G Kollock  und  E.  F. 
Smith'“)  weiter  ausgebaut.  Das  Molybdat 
wird  unter  Zusatz  von  einigen  Tropfen  kon- 
zentrierter Schwefelsäure  mit  0,i  Amp.  und 
4 Volt  bei  75"  elektrolysiert,  dabei  scheidet 
,sich  an  der  Kathode  ein  schwarzer  Nieder 
schlag  von  Molybdänsesquioxydhydrat  aus. 
Dieser  Niederschlag  wird  in  .Salpetersäure 
aufgenommen  und  abgedampft,  wodurch  er 
in  Molybdänsäure  übergeht.  Um  Molyb- 
dänglanz. zu  analysieren,  wird  derselbe  mit 
einer  Mischung  von  Alkalikarbonat  und 
Nitrat  geschmolzen,  wodurch  Alkalimolybdat 
entsteht,  welches  dann  der  Elcktrolj’sc  unter 
worfen  wird.  Die  beiden  Forscher  haben 
.auch  die  Bestimmung  des  Urans  durch  Elek- 
trolyse in  Form  des  Oxyds  durchgeführt  '*’)- 
Sie  fanden,  dass  eine  Trennung  von  Eisen- 
oxyd nicht  gelingt,  und  dass  Chronialaun 
die  F'ällung  des  Ur,0,  vollständig  verhindert. 
Die  F'ällung  geschieht  in  der  cssigsauren 


'••)  Electr.  World  and  Ec^neerinj;  37.  634. 
Compt,  rend.  133.  221. 

Bonn  1900. 


Joura.  of  ihe  Atncric.  cbem.  Soc.  23.  582. 

*•1)  joarn.  of  the  Americ.  chem.  Soc.  23.  579. 

***)  Joum.  of  ih«  Americ.  chem.  Soc.  23.  669. 

Joarn.  of  the  Americ.  chem.  Soc.  23.  607. 
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oderneutralenUranylnitrat-  resp.  Sulfatlösung 
mit  einer  Spannung  von  2,25  Volt  und 
0,02 — 0,04  Amp.  pro  qdm  Kathodenfläche. 
Sehr  gut  lässt  sich  das  Uran  trennen  von 
Calcium,  Barium,  Magnesium  und  Zink. 

Die  Fällung  des  Antimons  aus  seinem 
Sulfosalz  durch  Elektrolyse  unter  Anwendung 
eines  Diaphragmas  haben  H.  Ost  und  W. 
Klaprotb“*)  studiert.  Bei  der  gewöhn- 
lichen Antimonbestimmung  aus  Natriumsulfid- 
lösung kann  am  Schlüsse  der  Fällung  das 
an  der  Anode  entstehende  und  zur  Kathode 
fliessende  Polysulfid  wieder  auflösend  auf  das 
abgeschiedene  Antimon  einwirken,  wodurch 
die  Resultate  beeinträchtigt  werden.  Eine 
quantitative  Ausscheidung  lässt  sich  nun 
unter  allen  Umständen  erzielen,  wenn  man 
ein  Diaphragma  anwendet  und  die  Antimon- 
lösung an  die  Kathode  bringt.  Dabei  ist 
genügender  Zusatz  von  Natriumsulfid  not- 
wendig, weil  sonst  das  Antimon  in  die 
Anodenabteilung  wandert  und  dort  als 
Antimonsulfid  abgeschieden  wird.  Das  an 
der  Anode  vorhandene  Natriumsulfid  geht  in 
Polysulfid  über  und  wird  zuletzt  zu  Thiosulfat 
oxydiert.  A.  Hollard“')  verwendet  zur 
Verhinderung  des  Wiederauflösens  des  Anti- 
mons durch  Polysulfid  eine  besondere  An- 
ordnung von  Anode  und  Kathode,  die  er 
im  Bull,  de  la  soc.  chim.  de  Paris  (3)  23.  291 
beschreibt.  Der  Nachteil,  dass  sich  im  Natrium- 
sulfid auch  Kupfer  löst  und  dann  mit  dem 
Antimon  an  der  Kathode  niedergeschlagen 
wird,  lässt  sich  beseitigen,  da.ss  man  der 
Schwefelnatriumlösung  noch  Cyankalium  zu- 
setzt, wodurch  das  Kupfer  in  die  komplexe 
Verbindung  übergeführt  wird,  aus  der  es  sich 
bei  verhältnismässig  niederen  Spannungen 
nicht  abscheidet.  Die  Bestimmung  des  Anti- 
mons im  Handelszinn  gelingt  ebenfalls  in 
solcher  cyankalischer  Natriumhydrosulfid- 
lösung. 

Eine  schnelle  und  cx.akte  Methode  zur 
Bestimmung  von  Kupfer  in  Kiesen  hat  O.  N. 
Heidenreich"*)  angegeben.  Darnach  wer- 
den 2 — 5 g des  Kieses  in  Königswasser 
gelöst,  die  Salpetersäure  abgedampft,  5 ccm 
Salzsäure  und  10  ccm  Wasser  zuge.setzt  und 
nach  dem  Verdünnen  auf  100  ccm  mit 
Aluminiumblech  auf  dem  Sandbad  erhitzt. 
Nachdem  die  Lösung  farblos  geworden  ist, 
wird  filtriert,  der  Rückstand  von  Aluminium 
und  Kupfer  ausgewaschen,  hierauf  in  Salpeter- 
säure gelöst  und  das  Kupfer  elektrolytisch 
bestimmt. 


**®)  Zu.  f,  aogew.  Ch.  1900,  827, 
Eclairage  61ectr.  36.  165. 

Zu.  f.  aoaljU  Cheni.  40.  15. 


Ueber  die  Metallanalyse  durch  Elektro- 
lyse handelt  ein  Referat  von  C-  Nathan"*). 

Organische  Elektrochemie. 

Von  grösster  Wichtigkeit  auf  diesem 
Gebiete  sind  die  elektrolytischen  Reduktions- 
prozesse, welche  vielfach  zu  Farbstoffen  oder 
Ausgangsmatcrialien  für  die  Gewinnung 
solcher  führen.  Umfangreiche  Versuche  zur 
elektrolytischen  Benzidindarstellung  hat  W. 
Löb"*)  ausgeführt  und  dabei  die  Bedingungen 
festgestellt,  welche  bei  der  Reduktion  des 
Nitrobenzols  in  saurer  Lösung  zu  Benzidin, 
bei  der  Reduktion  des  Azobenzols,  des  Nitro- 
benzols zu  Azobenzol  oder  Azoxybenzol  und 
Benzidin  innegehaltcn  werden  müssen,  um 
die  grösstmöglichen  Ausbeuten  zu  erhalten. 
Besonders  der  Einfluss  des  Kathodeiimaterials 
wurde  in  ausführlicher  Weise  studiert.  In 
einer  zweiten  Mitteilung"*)  behandelt  er  die 
Punkte,  welche  für  die  Reduktion  des  Azoxy- 
benzols  inwässerigen.salz.sauren  Suspensionen 
massgebend  sind.  Ein  Verfahren  von  Löb, 
bei  welchem  die  Nitrokörper  in  alkalischer 
Suspension  zuerst  zur  Azoxystufe  und  dann 
in  saurer  Lösung  weiter  reduziert  werden, 
wodurch  das  entstehende  Ilydrazobenzol 
direkt  in  Benzidin  umgclagert  wird,  ist  durch 
D.  R.  P.  116467"*)  geschützt.  Bei  dem  Ver- 
fahren der  chemischen  Fabriken  vorm.  Weiler- 
Ter  Mer  in  Uerdingen  (D.  R.  P.  1 16871)"’) 
zur  elektrolytischen  Darstellung  vonBcnzidinen 
werden  die  Nitrokörper  zuer.st  in  alkalischer 
Ixisung  bis  zum  Azokörper  reduziert  und 
dann  in  stark  saurer  Lösung  weiter  in 
Benzidin  verwandelt. 

Ein  von  W.  Löb  (D.  R.  P.  116336)"*) 
gefundenes  Verfahren  zur  Darstellung  neuer 
Farbstoffe  auf  elektrolytischem  Wege  besteht 
darin,  dass  man  aromatische  Amidokörper 
mit  Salssäure  nicht  ganz  absättigt,  darin 
Nitrokörper  aullö.st  und  nun  der  reduzieren- 
den Wirkung  des  Stromes  aussetzt.  Es  ent- 
stehen dabei  Farbstoffe,  welche  Aehnlichkeit 
mit  den  Indulinen  und  Nigrosinen  besitzen. 
— Die  Farbenfabriken  vorm  F.  Bayer  & Cie. 
(D.  R.  P.  121899)  benutzen  zur  Herstellung 
von  Azo-  und  Hydrazoverbindungen  die 
Elektrolyse  von  Emulsionen  der  Nitrokörper 
in  alkalischen  Mitteln,  welche  noch  Metall 
o.\yde  von  Zink,  Blei  oder  Zinn  gelost  ent- 
halten. Als  Kathode  dient  ein  Blei-  oder 
Nickelrohr,  durch  welches  Wasser  zurKühhing 

'•*)  The  Electrochemist  an«!  MeuUnrgiit  l.  es. 

I«)  ZU.  (.  E.  VII.  320  ».  333. 

I«)  Zu.  t E.  VII.  597. 

I«)  E.  Z.  VIII.  189. 

I«)  E.  Z,  VIII.  164. 

I«)  E.  Z.  VIII.  140. 
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fliesst.  Die  Kathodcnlaugc  wird  durch  ein 
kräftiges  Rührwerk  in  starker  Bewegung  ge- 
halten. 

Die  direkte  Reduktion  von  Nitrokörpern 
zu  Aminen  gelingt  durch  ein  sehr  elegantes 
V'crfahrcn  von  C.  F.  Boehringer  & Söhne 
(D,  R.  F.  1 17007)“*),  durch  Anwendung  einer 
indifferenten  Metallkathodc  und  Zusatz  eines 
Kupfer-,  Eisen-,  Chrom-,  Blei-  oder  Queck- 
silbersalzcs  oder  durch  Anwendung  der 
betreffenden  Metalle  in  feinverteiltcr  Form 
als  Kathode.  Ein  anderes  Verfahren  der 
gleichen  Firma  zu  diesem  Zweck  (D.  R.  1’. 
1 16942)  benutzte  eine  Zinnkathode  oder  eine 
andere  Elektrode  und  ein  Zinn.salz,  welches 
Veranlassung  zur  Abscheidung  von  Zinn  giebt. 
Die  Stromdichte,  die  man  dabei  benutzen 
kann,  ist  sehr  hoch,  18  Amp.  pro  9 qdni, 
doch  muss  man  dann  kühlen.  Der  Haupt- 
wert dieser  elektrolytischen  Methode  liegt 
darin,  dass  man  eine  vollkommen  raetallsalz- 
freie  Lö.sung  des  salz.saurcn  Amins  erhält, 
die  sich  sehr  leicht  auf  das  freie  Amin  ver- 
arbeiten lasst.  — Die  Reduktion  von  Nitro- 
körpern zu  Aminen  haben  auch  K.  Elbs  und 
F.  Silbermann ‘“)  durchgeführt,  wobei  sie 
Zinkkathoden  oder  Kupferkathoden  und  Zink- 
chlorid in  der  Lösung  benutzten.  Die 
Ausbeute  an  Anilin  betrug  66 — 75  "j,  der 
theoretischen,  daneben  entstanden  geringe 
Mengen  von  Benzidin,  p-Aminophenol  und 
p- Chloranilin.  Hei  Ersatz  der  Salzsäure 
durch  Schwefelsäure  wird  die  Menge  des 
Amidophenols  stark  erhöht.  Ebenso  verhalten 
sich  die  Nitrotoluolc,  das  o-Nitrotoluol  liefert 
in  salzsaurer  Lösung  65 — 90  •/„  an  Toluidin, 
Spuren  von  o -Toluidin,  Aminokresol  und 
p-Chlor-o-Toluidin.  In  schwefelsaurer  Lösung 
bildet  sich  viel  Aminokresol.  p-Nitrotoluol 
wird  zu  60 — 84  * 0 zu  p-Toluidin  reduziert, 
Nebenprodukte  treten  nur  ganz  untergeordnet 
auf.  Auch  mit  einer  Bleikathode  lassen  sich 
in  schwefelsaurer  Lösung  die  Amine  mit 
sehr  guter  Ausbeute  erhalten,  Anilin  zu  90 
ebenso  o-Toluidin. 

A.  Chi  Icso  tti  “*)  hat  das  Verfahren 
von  Boehringer  zur  Gewinnung  von  Aminen 
direkt  aus  Nitrokörpern,  bei  welchem  der 
Kathodenflussigkeit  ein  Zinn-  oder  Kupfer- 
salz zugesetzt  wird,  einer  näheren  Prüfung 
unterzogen  und  dabei  nicht  nur  die  hohe 
Bedeutung  die,ser  Methode  bestätigen,  sondern 
auch  eine  F>klärung  des  Rcaktionsmechanis- 
mus  beibringen  können.  Fis  zeigt  sich  nämlich, 
dass  die  Reduktion  unter  gleichzeitiger  Mit- 
wirkung der  sich  bei  der  Elektrolyse  pulverig 

o»l  E.  z.  Vlll.  1S9. 

■“)  zu.  f.  E.  VII.  589. 

Ol)  Zl».  f.  E.  VII.  768. 


oder  schwammig  abscheidenden  Metalle  er- 
folgt, indem  diese  immer  wieder  in  Lösung 
gehen,  so  lange  noch  Nitrokörper  vorhanden 
sind.  Erst  nach  vollkommener  Reduktion  des- 
selben bleiben  sie  dauernd  ausgeschieden. 
Dieses  wieder  in  Lösung-Gehen  des  Metalles 
gelingt  nicht  ohne  dass  der  Strom  wirkt,  es 
kann  also  nicht  das  Nitrobenzol  sein,  das 
die  Lösung  bedingt,  sondern  ein  durch  den 
Strom  daraus  entstehendes  Zwischenprodukt. 
Als  solches  käme  vornehmlich  Plienyl- 
hydroxylamin  in  Betracht,  das  mit  grosser 
Schnelligkeit  Knpferschwamm  zu  oxydieren 
vermag,  wobei  cs  selbst  in  den  Amidokorper 
übergeht.  Doch  kann  auch  besonders  bei 
Anwendung  von  Zännsalzen  eine  direkte  Fun- 
Wirkung  des  Nitrokörpers  auf  das  Zinn  er- 
folgen. 

Durch  die  Elektrolyse  einer  schwefel- 
sauren alkoholischen  Lö.sung  von  o-Nitro- 
anthrachinon  erhielt  Job.  Möller“*)  unter 
Anwendung  einer  Platinkathodc  und  i Amp. 
Stromdichtc  das  o-Amidoanthrachinon  als 
roten  Körper  in  70  Ausbeute.  Daneben 
scheint  noch  ein  farbstoffartiger  Körper  viel- 
leicht ein  p Oxy-o-.Amidoanthrachinon,  ent- 
standen zu  sein.  Möller  hat  die  elektrolytische 
Reduktion  des  o-Nitroanthrachinons  auch  in 
alkalischer  Lösung  vorgenommen  und  dabei 
nur  o-z\midoanthrachinon  erhalten.  F'crner 
hat  er  das  1 ,5-Dinitroanthrachinon  in  alkalisch 
schwefelsaurer  Lösung  mit  1,1  Amp.  Strom- 
dichte und  Platinkathode  reduziert  und 
1,5  Diamidoanthrachinon  in  geringer  Menge, 
der  Hauptsache  nach  einen  in  Natronl.iuge 
mit  blauer  Farbe  löslichen  Körjier  isoliert. 
Auch  der  sogenannte  a-Dmitroanthrachinon 
liefert  ein  Diamidoanthrachinon  und  einen 
blauen  Körper. 

Die  elektrochemische  Reduktion  des  m- 
Nitrodimcthyl-p-Toluidinslicferte  J.  P i n nor“*) 
in  geringer  Ausbeute  Dimcthyltoluylendiamin, 
daneben  Dimethylbcnzinid.azol. 

Das  bei  der  rein  chemischen  Reduktion 
von  Azokörpern  zu  Aminen  benötigte  Zinn 
wollen  C.  F'.  Böhringer  u.  Söhne  (Ivngl. 
Pat.  19879  V.  1901)  dadurch  wieder  ge- 
winnen, dass  sie  beispielsweise  bei  der  Re- 
duktion von  p- Amidoazobenzol  die  durch 
Reduktion  mit  Zinnschwamm  und  Salzsäure 
erhaltene  Lösung  als  Kathodenflüssigkeit 
unter  Anwendung  einer  geeigneten  Kathode 
mit  18  Amp.  pro  qdm  behandeln,  wodurch 
Zinnschwamm  entsteht,  der  von  der  redu- 
zierten F'lüssigkeit  abfiltriert  und  zu  neuer 
Reduktion  verwendet  wird. 


“1)  Zu.  f E.  VII.  741. 

“•)  Joum.  f.  prakt.  Chem.  63,  35a. 
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E.  Merck  hat  sich  die  Darstellung  von 
Isopropylalkohol  und  Pinakon  durch  elektro- 
lytische Reduktion  des  Acetons  patentieren 
lassen  (D.  K.  P.  113719).  Diese  Reduktion 
gelingt  in  saurer  und  alkalischer  Lösung 
unter  Verwendung  einer  Bleikathode;  aus 
100  Teilen  Aceton  lassen  sich  so  40  Teile 
Isopropylalkohol  und  20  Teile  Pinakon  er- 
halten. 

Ueber  die  elektrochemische  Reduktion 
von  Ketonen  handelt  noch  eine  kurze  Mit- 
teilung von  K.  Elbs'“),  in  welcher  er  die 
stark  reduzierende  Wirkung  des  elektrolyti- 
schen Wasserstoffs  gegenüber  der  Wirkung 
von  Zinkstaub  und  Eisessig  betont.  Für  die 
Darstellung  rein  aromati.scher  Alkohole  aus 
Ketonen  (z.  B.  des  Benzhydrols)  bietet  die 
Elektrolyse  in  schwach  alkalischer  Lösung 
ganz  besondere  Vorteile,  weil  dabei  fast 
theoretische  Ausbeuten  erhalten  werden. 

Durch  Reduktion  von  Tropinen  in 
schwach  saurer  Lösung  entsteht  nach  dem 
D.  R.  P.  II 55 17  von  E.  Merck  neben  Tropin 
noch  iji-Tropin  in  50*/,  Ausbeute. 

Die  elektrolytischen  Reduktionsversuche 
an  Carbonylverbindungen  haben  Julius  Tafel 
und  seine  Schüler  an  vielen  Beispielen  weiter- 
geführt. So  haben  Tafel  und  A.  Wein- 
schenk'“) das  3 -Methylxanthin  zu  3-Me- 
thyldcsoxyxanthin  und  das  Heteroxanthin 
zu  Desoxyheteroxanthin  reduziert.  Methyl- 
uracil"^*)  konnten  sie  in  Methyltrimethylen- 
harnstoff  und  1,3-Diaminobutan  überführen. 
Barbitursäure '“’)  lieferte  Hydrouracil  und 
Trimethylenharnstoff.  Gemeinsam  mit  B. 
Ach'*")  gelang  Tafel  die  Reduktion  des 
Xanthins  und  des  Guanins.  Auch  Harn- 
säure liess  sich  elektrolytisch  reduzieren 
wobei Piiron  als  HauptproduktundTetrahydro- 
harnsäure  entstanden,  letztere  durch  eine 
gemä.ssigte  Reduktion  Ebenso  sind  methy- 
lierte  Harnsäuren  der  elektrolytischen  Reduk- 
tion zugänglich'“). 

Zur  Darstellung  von  Chinon  und  Hydro' 
chinon  aus  Benzol  benutzt  Kempf  (D.  R.  P. 
117251)  die  Elektrolyse.  Soll  Chinon  dar- 
gestellt »erden,  so  bringt  man  eine  Sus- 
pension von  lo’/giger  Schwefelsäure  mit 
Benzol  in  den  Anodenraum  und  benutzt  als 
Anode  ein  Bleiblech.  Wird  das  so  gebildete 
Chinon  hierauf  in  den  Kathodenraum  ge- 

“*)  Zw.  f.  E.  VII.  t>44. 

I“)  Her,  d.  d.  chem.  Oel.  33,  3369. 

**•)  Ber.  d.  d..chem.  Gc*.  33,  3378. 

B«r.  d.  d.  chem.  Ge».  33»  3383- 
**•>  Ber.  d.  d.  chem.  Ge».  34,  1165, 

*••)  Her.  d.  d.  chem.  Ge».  34,  258. 

ßer.  d.  d.  chem.  Ge».  34,  1181. 

1*^}  Ber.  d.  d,  chem.  Ge».  34,  379. 


bracht,  so  entsteht  durch  Reduktion  Hydro- 
chinon. Bei  der  elektrolytischen  Oxydation 
von  Toluol  in  alkoholisch  schwefelsaurer 
Lösung  hat  K.  Puls'“)  Benzaldalyd,  Benzoe- 
säure und  ihren  Aethylester,  sowie  p-Sulfo- 
benzoesäure  erhalten.  — Die  elektrochemische 
Oxydation  des  Tropins  und  Pscudotropins 
zu  Tropinon  gelingt  nach  dem  D.  R.  P.  1 18607 
von  Fi.  Merck  mit  Bleianoden  und  unter 
An«'endung  eines  Diaphragmas  in  alkalischer 
wie  in  saurer  Lösung  bei  niedriger  Tempe- 
ratur. Die  Verwendung  von  Mangansalzen 
als  Sauerstoffüberträger  bei  elektrolytischen 
Oxydationen,  welche  C.  F'.  Böhringer  und 
Söhne  patentiert  wurde  (D.  R.  P.  117129), 
gestattet  die  Oxydation  des  Anilins  zu  Chinon, 
von  p-Nitrotoluol  zu  p-Nitrobenzoesäure,  von 
Hydrochinon  zu  Chinon. 

H.  Zehrlant'“)  beabsichtigte  nach  der 
Methode  der  Messung  der  Zersetz iingsspannung 
die  Einwirk  ing  elektrolytisch  an  der  Anode 
abgeschiedener  Halogene  auf  Phenol  zu 
studieren.  Es  zeigte  sich  bei  einer  salz- 
sauren Lösung,  dass  bei  0,862  Volt  anodi- 
schen Potentials  gegenüber  einer  Wasserstoff- 
elektrode ein  Knick  in  der  Stromkurve  auf 
trat,  der  aber  nicht  einer  Chlordepolarisation, 
sondern  einer  Sauerstoffpolarisation  zukommt. 
Das  Produkt  war  ein  brauner  amorpher 
Körper,  der  kein  Chlor  enthielt.  Ebenso  wurde 
bei  Benutzung  einer  jodwasserstoffsauren 
Phenollösung  eine  Jodierung  des  Phenols  nicht 
erreicht.  Dagegen  lieferte  die  Untersuchung 
einer  Lösung  von  Phenol  in  Bromwasserstoff 
säure  das  gewünschte  Resultat,  es  entstanden 
aber  nur  so  geringe  Mengen  des  Brom- 
produktes, dass  dasselbe  nicht  genau  unter- 
sucht werden  konnte. 

Nach  dem  Patent  (D.  R.  P.  116881)  des 
Pharmazeutischen  Instituts  L.  W.  Gans  in 
Frankfurt  a.  M.  werden  fluorsubstituierte 
Eiweisskorper  dadurch  erhalten,  dass  man 
in  einer  wässerigen  Lösung  von  F'luorwasser- 
stoffen  oder  fluorwasserstoffsauren  Salzen  die 
Eiweisskörper  aufschlämmt  oder  löst  und 
mittels  einer  Platinanode  der  Stromwirkung 
unterwirft.  — Zum  Bedrucken  und  Beschreiben 
von  Papier  und  Geweben  auf  elektrolytischem 
Wege  verwenden  W.  F'riese-Greene  (D.  R. 
P.  1 1 8205)  organische  Substanzen,  die  ausser- 
ordentlich leicht  oxydiert  werden,  z.  B.  photo- 
graphische Entwickler  wie  Hydrochinon,  Metol, 
(C,  H,  - OH  - CH,  ■ NHCH,  1,2,4)  Amidol 
(C.H,  - OH  - [NH,],  1,2,4),  welche  braun  färben 
und  Glycin  (C,  H.  [CH,  COOHj  — OH  1,4), 
welches  blau  lärbt. 

Chem.  Ztg.  25,  203. 

I«)  Zu.  I.  E.  VII.  SOI. 
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Kinc  elektrolytische  Modifikation  der 
Sand  mey  er -Gatt  er  mann 'sehen.  Methode 
hat  schon  früher  E.  Votoiek  angegeben. 
In  Gemeinschaft  mit  J.  Sebor'“)  hat  er 
dieselbe  auf  Nitramine  angewendet,  um  die 
Amidogruppe  durch  Chlor  oder  Brom  zu 
ersetzen.  Kluor  anstelle  der  Amidogruppe 
einzufuhren , gelangt  nicht.  Bei  einigen 
Aminen,  wie  a-Naphthylamie,  p Aminophenol 
und  Phenylendiamin  machte  der  P>satz  der 
Amidogruppe  durch  Chlor  und  Brom 
Schwierigkeiten. 

Sehr  merkwürdige  Resultate  hat  Cro- 
tognio'*^)  bei  der  Elektrolyse  von  Aminen 
mit  Quecksilberkathoden  erhalten.  P>  zeigte 
sich  dabei,  dass  nur  einfache  Amine,  wie 
Mono-  und  Dimethylamin,  Aethylamin,  Hy- 
drazin vom  Quecksilber  in  Form  ihrer 
Ammoniumamalgamc  .aufgenommen  wurden, 
wahrend  die  höheren  Trimethylamin,  Tetra 
methylamoniumhydroxyd  keine  Amalgame 
liefern.  Wahrend  nun  aber  das  Monome- 
thylammoniumamalgam  sich  wieder  in  Wasser- 
stoff und  .Monomethylamin  zersetzt,  wird  bei 
der  Zersetzung  des  Dimethylamins  nur  Mono- 
methylamin erhalten,  indem  aus  dem  Kom 
plex  sich  CH„  vielleicht  io  Form  von  Aether 
abspaltet.  Aethylcndiamin  liefert  auch  ein 
normal  sich  zersetzendes  Amalgam,  Hydro 
xylamin  dagegen  wird  kathndi.sch  reduziert. 

Die  Elektrolyse  der  Alkalisalze  fetter 
Oxydsäuren  hat  J.  Hamonet““)  studiert 
und  dabei  bestätigen  können,  dass  für  ge 
wohnlich  keine  synthetischen  Produkte  aus 
denselben  entstehen.  Nur  die  p-Oxysauren 
bezw.  deren  Aether  liefern  .solche  in  beschei- 
denem Grade.  So  ergab  die  Elektrolyse 
des  Amylather-p  Cfxypropion-sauren  Kaliums 
den  1 ,4  Hutandioldiamyläther.  Die  Elcktro- 
synthese  der  Dekamethylendicarbonsäure  hat 
G.  Komppa“’)  aus  dem  pimelinsauren 
Ksteikahumsalz  erreicht. 

Pyrogenetische  Zersetzungen  organischer 
Körper  durch  den  elektrischen  Strom  hat 
W.  Lob“'')  unter  Verwendung  des  Licht- 
bogens oder  stark  erhitzter  Drähte  ausgeführt. 
Beim  Methylalkohol  erhielt  er  Amei.sensäure, 
Methan,  Kohlenoxyd,  Kohlendioxyd,  Ace- 
tylen; Eisc.ssig  lieferte  Kohlenoxyd,  Wasser- 
stoff, Kohlensäure  und  gesättigte,  sowie  un- 
gesättigte Kohlenwasserstoffe;  Benzol  ergab 
unter  starker  Verkohlung  fast  nur  Wasser- 
stoff. Bei  Benutzung  eines  rotglühenden 
Drahtes  bildete  sich  bei  Methylalkohol  noch 


I“)  Chcin.  ZlR.  kepcri.  25.  190. 

’“)  Zit.  f.  E.  VII.  6z8 
'**)  Compt.  reod.  132.  259. 

**r)  Bcr.  d.  d.  ebem.  Ge«.  34.  900. 
Her.  d.  d.  chetu.  Ge*.  24.  915. 


Trioxymethylen,  Benzol  lieferte  Diphenyl- 
Ammoniak,  Diphenylamin  und  Carbazol,  Ni- 
trobenzol Stickoxyd.  In  einer  zweiten  .Mit- 
teilung“*) bespricht  er  die  Resultate  am 
Chloroform  und  Tetrachlorkohlenstoffe,  er- 
steres  ergiebt  grosse  Mengen  Salzsäuregas. 
Perchloräthylen,  Perchloräthan,  Perchlor - 
benzol  neben  schwacher  Verkohlung,  und 
Bildung  kleiner  Mengen  von  Kohlenoxyd. 
Tetrachlorkohlemitoff  spaltet  viel  Chlor  ab 
und  bildet  Perchloräthylen,  sowie  Pcrchlor- 
benzol  neben  geringen  Mengen  von  Per 
chloräthan. 

Auf  dem  Gebiete  der  Zuckerindustrie 
ist  das  Verfahren  von  H.  Palm  (D,  R.  P. 
1 1 5 630)  zur  Reinigung  von  Zuckersäften  zu 
erwähnen.  Dasselbe  benutzt  als  Kathoden 
Quecksilber  oder  leicht  schmelzbare  Legie- 
rungen. durch  welche  Alkalimetalle  aufge 
nommen  werden  sollen.  Dadurch  werden 
verunreinigende  Stoffe  ausgeschieden,  die 
sonst  in  Alkali  gelöst  blieben.  Als  .Anoden 
dienen  eiserne  Stäbe  oder  Blechstreilen. 
Ueber  die  Anwendung  der  Elektrolyse  in 
der  Zuckerindustrie  fallt  S.  Duffner'“)  ein 
sehr  absprechendes  Urteil. 

Utteratur. 

Von  im  Jahre  1901  erschienenen  Werken 
sind  zu  erwähnen:  flandbuch  der  Elektrizität 
Dr.  C.  Heinke.  — Elektrische  Bleicherei. 
Dr.  P.  Sch 00p.  — Die  Akkumulatoren. 
3.  Aufl.  Dr.  K.  Elbs.  — Die  Akkumula- 
toren zur  Aufspeicherung  des  elektrischen 
Stromes,  deren  Anfertigung,  Verwendung 
und  Betrieb.  Joh.  Zacharias.  — Die  Theorie 
des  Bleiakkumulators.  Dr.  F.  Dole- 
zalek.  — Handbuch  der  Galvanoplastik. 
Konr.  Taucher.  — La  Thöorie  des  ions 
et  l'ölectrolyse.  A.  Hollard.  — Jahr- 
buch der  Elektrochemie.  Dr.  W.  Nernst 
und  Dr.  W.  Borchers.  — Ueber  die  /Aus- 
bildung des  Elektrochemikers.  Dr.  R. 
Lorenz.  — Elektrochemisches  Praktikum. 
Dr.  R.  Lorenz.  — A'ersuchc  über  eine 
elektrochemische  Mikroskopie  und  ihre  An- 
wendung auf  Pflaiizenphysiologic.  R Kohn. 
— Die  Metallfarbung  und  deren  /Ausführung, 
mit  besonderer  Berücksichtigung  der  che 
mischen  Metallfarbung.  2.  Aufl.  Georg 
Büchner.  — Kalender  für  Elektrochemiker, 
sowie  technische  Chemiker  und  Physiker 
Dr.  A.  Neuburger.  — Taschenbuch  für  den 
/Acetylentechniker.  Dr.  A.  Ludwig.  — Der 
elektrische  Ofen,  Nachträge.  H.  Moissan, 
deutsch  V.  Dr.  Th.  Zettel.  Die  P'nt- 

‘••j  Zu.  f.  E.  Vll.  903. 

‘f*)  C«Dtr.*Bl.  i.  d.  Zuckenodustrie  9,947. 
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ladung  der  Elektrizität  durch  Gase.  J.  F. 
Thomson.  — Theoretische  Chemie.  3.  Aufl. 
Dr.  W.  Nernst.  — Ausgewählte  Methoden 
der  analytischen  Chemie.  Dr.  A.  Classen. 


— lieber  die  Chemie  der  extremen  Tempe- 
raturen. Dr.  G.  Bredig.  — Die  wissen- 
schaftlichen Grundlagen  der  analyti.schen 
Chemie.  3.  Aufl.  Dr.  W.  Ostwald. 


REFERATE. 


Blektrlseher  StrassenbahDbetrleb  und  Elek- 
trolyse. (Eleclr.  Review  No.  1232  S.  2.) 

Es  ist  gewiss  noch  in  lebhafter  Erinnerung 
der  Fachgenossen,  wie  gegen  die  Mille  der 
neunziger  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderts,  als 
man  in  Deutschland  anhng,  den  elektrischen 
Betrieb  bei  Sirassenbahnen  allgemeiner  einzu- 
fiihren,  die  mannigfach.sten  Schilderungen  Uber 
angebliche  Zerstörungen,  welche  der  elektrische 
Strom  in  amerikanischen  Städten  an  Gas-  und 
Wasserrohren  bewirkt  haben  sollte,  verbreitet 
wurden, 

(iegenwartig  spielt  sich  der  gleiche  Kampf 
in  England  ab.  wo  man  endlich  dazu  ül>ergeht, 
die  Strassenbahnen  elektrisch  zu  betreiben.  Die 
englische  Fachzeitschrift  »'Fhe  Wectrical  Review« 
weist  darauf  hin,  dass  die  Streitfrage  durch  dit 
im  letzten  Jahrzehnt  mit  dem  elektrischen  Betriebe 
gcmacl  ten  günstigen  Erfahrungen  eigentlich 
längst  erledigt  und  es  daher  nicht  mehr  an- 
gängig ist,  wie  es  wiederum  geschieht,  den 
Theoretiker  gegen  den  Fr.iktiker  au.szuspiclen. 

Die  .Annahme,  die  Erde  verhalte  sich  wie 
ein  Elektrolyt,  und,  wenn  eine  gewisse  Sirom- 
nienge  durch  sie  von  der  Schiene  zu  einem 
Rohr  übergehen,  werde  davon  eine  ganz  bestimmte 
Meiallraenge  zertressen,  ist  auch  bereits  längst 
als  unrichtig  nachgewiesen,  rhatsächlich  ist  die 
Erde  nicht  ein  Elektrolyt  im  gewöhnlichen  Sinne, 
sondern  sie  wirkt  wie  ein  guter  Leiter  und  leitet 
ohne  irgendwie  in  Betracht  kommende  Elek- 
trolyse. Ebenso  sieht  es  mit  der  Behauptung, 
dass  die  Rückleilung  des  Stromes  hauptsächlirh 
durch  die  Gas-  und  Wasserrohre  erfolge,  dies 
ist  weder  vom  wissenschaftlichen  Standpunkte 
noch  aus  der  praktischen  Krtahning  begründet. 

Weiter  wurde  in  England  angegeben,  dass 
der  durchschnittliche  Stromverbrauch  eines  elek- 
trischen Wagens  40  Amj>ire  betrage,  also  drei- 
bis  viermal  .so  hoch  sei,  als  er  thatsächlich  ist, 
und  die  Berechnungen  der  angeblichen  Rolir- 
zersiorung  wurden  kühn  auf  diesen  Durch.schnitts- 
betrag  basiert,  obgleich  bei  einer  Verhandlung 
vor  der  Behörde  der  von  den  englischen  Gas- 
gcsellschaften  vorgeschlagene  wissenschaflliche 
Sachverständige  zugeben  musste,  dass  dieser 
Wert  aufs  Geratewohl  angenommen  sei  und  dass 
er  den  wirklichen  Wert  gar  nicht  kenne! 

Unter  diesen  Umständen  haben  natürlich 
die  Strassenbahngcsellschaflen  auch  in  England 
leichtes  Spiel  mit  ihren  Gegnern.  Die  Behörden 
haben  bereits  wiederholt  entschieden,  dass,  wenn 
die  bestehenden  Vorschriften  des  Board  of  'Trade 


bei  der  Einrichtung  der  elektrischen  Anlagen  ein- 
gehalten  werden,  keine  Befürchtung  für  eine 
Beschädigung  der  Rohre  durch  Elektrolyse  be- 
stehen kann,  und  haben  die  Einwendungen  und 
Ansprüche  der  Gas-  und  Wassergesellschaften 
glatt  abgewiesen.  R. 


QueeksUber^Dampflunpe  von  Hewitt.  (Kiectri- 
cal  Review  No.  1226,  S.  go6.) 

Auf  der  diesjährigen  Zusammenkunft  des 
».American  Institute  of  Klectrical  Faigineers«  wurde 
von  F.  C,  Hewitt  eine  neue  elektrische  Queck- 
silberdampflampe vorgefUhrl.  Sie  besteht  in 
ihrer  einfachsten  Form  aus  einem  geraden  Zylinder 
mit  einer  bimenförmigen  Erweiterung  am  unteren 
Ende,  die  mit  Quecksilber  gefüllt  ist,  und  einer 
eisernen  .Anode  am  anderen  Ende.  Vor  dem 
Zuschmcizen  wird  die  Rohre  evakuiert.  Eine 
1,38  m lange  Rohre  mit  einem  inneren  Durch- 
messer von  25  mm  gab  bei  74  Volt  und 
3 .Ampere  ein  Licht  von  700  Kerzen,  verbraucht 
also  0,32  Watt  pro  Kerze. 

Das  Ziel,  welches  Hewitt  erreichen  will,  ist 
die  Herstellung  von  I.icht  durch  die  Umwandlung 
elektrischer  Energie  mit  möglichst  geringem 
Verbrauch  von  Energie  für  die  gleichzeitig  ent- 
siehenüe  Wärme. 

Hewitt  hat  fcstgestelli , dass  es  für  jeden 
Dampf  bezw.  Gas  eine  bestimmte  Dichtigkeit 
giebt,  bei  welcher  sein  elektrischer  Widerstand 
ein  Minimum,  also  seine  Leistungsfähigkeit  ein 
Maximum  ist.  Das  Verhallen  des  Quecksilber- 
dampfcs  ist  ausserordentlich  ähnlich  dem  eines 
gewöhnlichen  metallischen  Leiters.  Hewitt  hat 
für  seine  Konstruktion  in  England  im  Jahre 
lOoo  ein  Falent  unter  No.  11562  erhalten. 

.Allerdings  wird  die  Hewittsche  Lampe  in 
der  gegenwärtigen  Einrichtung  schwerlich  kom- 
merzielle Bedeutung  gewinnen  können,  weil  die 
Farbe  ihre»  Quecksilberlichts,  in  dem  bekanntlich 
die  roten  Spektrallinien  fehlen,  sich  vorläufig  für 
l)raktische  Zwecke  unbrauchbar  macht.  Man 
wird  also  entweder  einen  anderen  brauchbaren 
Dampf  ausfindig  machen  oder  versuchen  müssen, 
dem  Quecksilber  einen  Zusatz  zu  geben,  der  die 
roten  Strahlen  liefert,  ohne  eine  schädliche 
Einwirkung  auf  die  Rohre  oder  eine  chemische 
Einwirkung  auf  den  Quecksilberdampf  zu  haben. 

In  diesem  Zusammenhänge  wird  auf  das 
englische  Patent  No.  14121  vom  Jahre  1900 
hingewiesen,  welches  Glühlampen  betrifft,  in 
denen  das  I.icht  mit  Hülfe  eines  Quecksilber- 
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bogens  erzeugt  wird,  wobei  verschiedene  Sub- 
stanzen dem  Quecksilberdaropf  beigemischt  sind, 
um  dem  Licht  die  gewünschten  Farben  zu  geben. 
Eine  Methode  soll  darin  bestehen,  die  modi- 


fizierenden Dämpfe  in  einem  chemisch  onwirlc- 
samen,  am  besten  im  lonenzustande  hinzuzu- 
fügen. Hierzu  soll  sich  Jod  und  seine  Ver- 
bindungen gut  eignen.  —7.. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Herat^llung  von  Elektroden- 
plauen fOr  elektrische  Sammler.  Robert 

Ritter  \od  Berk»  in  Wien  und  Julius  Renger 
io  B^Iabknya,  Uoffaro.  D.  K.  P.  118996. 

Dir  Hleiplatten  werden  wiederboh  unter  jede»- 
nuüijter  Aeuderung  ihrer  Lii|;e  rwuchen  Walzen  hio- 
durchj^elUhrt,  die  mit  mesierartig  wirkenden  Schrauben* 
winden  versehen  sind,  und  dadurch  mit  einer  grossen 
Ansnhl  feiner,  dicht  an  einander  gereihter  und  gleich- 
mässig  verteilter  Spitzen  und  mit  einem  diese  letzteren 
in  Gruppen  scheidenden  Ketz  von  tieferen  Einschnitten 
versehen. 

Elektrischer  Schmelzofen  mit  mehreren  von 
einander  getrennten  Reaktionsherden.  — 

EIckirizitSts-Aktie  ngesel  Ischaft  vormaU 
.Schuckcri  A.  Co.  in  Nflmberg.  — D.  R.  P.  119464. 


Fiß.  150. 


Zwischen  die  den  eleklrisiheo  Strom  zu*  und  nb- 
tUhrenden  Endelektroden  m und  p sind  in  Richtung 
der  Stromlinien  Kohleustucke  o,  n eingeschaltet.  Ferner 
können  zwei  über  einander  hegende  Reihen  solcher 
Kohlenstücke  in  dem  Ofennium  vorgesehen  werden, 
von  denen  die  Kohleostücke  r,  s»  i der  unteren  Reihe 
unterhalb  der  Zwischenriome  der  Kohlenstückc  der 
oberen  Reibe  liegen.  Die  Kohlenstflcke  der  oberen 
Reihe  ruhen  suf  IsolierttUckcn  c,  d.  Die  Beschickung 
fallt  den  Zwischenraum  zwischen  den  Elektroden  und 
bedeckt  gleichzeitig  diese. 

Elektrischer  Schmelzofen  mit  mehreren  von 
einander  sretrennten  Reaktlonsberden.  - 

Elektrizität»*  Aktiengesellschaft  vormals 
Schuckert  & Co.  io  Nürnberg.  —•  D.  R.  P.  • 19465. 
(Ziisair  rnm  P.itcnic  119464.) 


/uinchen  iHe  hocielcktrofieu  sind  wie  bei  dem 
Ofen  de»  llauptpatenis  in  Richtung  der  Stromhi]j«ii 
Kohleniiücke  n,  o eiogeacb.iUet,  unti  unterhalb  dieser 
befinden  sich  weitere  Kohlenstückc  die  zum  Uoter- 
schief!  von  <leneo  de«  Mnuptpatents  auagehöhli  sind. 


so  dass  Wannen  eDistehen,  in  die  das  schmelzende 
Gut  gelangt.  Die  Fora  der  Wannen  wird  so  gewihli. 
dass  das  geschmolzene  Gut  nicht  Uber  deren  Rand 
fliessen  kann.  Bei  dieser  Anordnung  kommt  da» 
feuerflUssige  .Schmelrgut  nicht  mit  den  Ofenwandongeo 
in  Berührung. 

Elektrischer  Sehmeizofen  mit  Wldentands- 

erbitZUZl^.  — Firma  Gustav  Brandt  in  Leipzig. 
— IX  k.  P.  119487. 


Kig.  i.U. 


Die  aus  Kohle  bestehende  Wandung  des  Irichter- 
furmigen  Schmelzherdes  c bildet  den  Heizwiderstand. 
L'm  die  Erhitzung  nach  unten  zu  steigern,  ist  die 
Wandung  de«  Herdes  unten  so  dick  wie  oben  gemacht. 
Nur  da,  wo  die  TeilstUcke  des  Herdes  c susammen* 
«lotsen,  sind  der  llaUbsrkcit  wegen  dickere  Flanische 
angebracht.  Der  elektrische  Strom  tritt  durch  den 
Polring  d in  die  Wandung  des  Herdes  ein  und  ver- 
lasst sie  durch  den  Polring  t.  Letzterer  weist,  um  den 
Abfloss  des  Schmelzgules  so  erleichtern,  eine  sich  nach 
unten  hin  trichterförmig  erweiternde  OefTnung  auf. 


Blektriieher  Ofen.  — Elektrisitils-Aktieo- 
gesellschaft  vormals  Schuckerl  6:  Co.  in 
Nürnberg.  — !>.  R.  P.  119541. 
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ZwiMhen  die  den  Strom  und  ableitendeo  Elek' 
trodeoy'sind  trichterförmige  Elektroden  ^ eiogerchaltet. 
die  sowohl  von  jenen,  wie  von  einender  ieoliert  sind. 
Der  verbrennbare  WideitUnd  k dient  zur  Einleitung 
der  Reaktion,  indem  er  die  nm  ihn  liegende  Beschickung 
zum  Schmelzen  bringt.  Das  nach  unten  sinkende  Gut 
stellt  sodann  die  leitende  Verbindung  «wischen  den 
Endelektroden  J und  den  trichterförmigen  Elektroden  d 
her.  Es  entstehen  so  mehrere  hinter  einander  ge- 
schaltete and  ln  einander  übergehende  Herde,  in 
welchen  die  Reaktion  des  SchmeUgules  allmählich 
erfolgt. 

Verfahren  zur  Darstellnof  von  Soda  and  Pott- 
aseha  mit  HQlfe  des  elektrlsehen  Stromes.  — 

Gustav  Schollmeyer  in  Dessau.  — D.  R.  P.  131931. 

Das  Verfahren  ist  auf  die  Angabe  gegründet^  dass 
mit  Salpeter  behandelte  Kohle  die  Eigenschaft  hat,  von 
ätzenden  oder  kohlensauren  Alkalien  gelöst  zu  werden 


(vgl.  L.  Weng  hoff  er.  Lehrbuch  der  anorgan.  reinen 
und  techn.  Chemie,  I.  Abt.,  S.  176). 

Behondelt  man  derartig  priparierte  Kohle  mit 
Actznatron«  oder  Aetzksiilauge,  und  unterwirft  man  die 
erhaltene,  brann  gefärbte  Lauge  in  der  positiven  Zelle 
der  Elektrolyse,  so  wird  jene  Kohle  zu  Kohlensäure 
oxydiert  und  damit  die  Bildung  von  Alkalikarbonat 
bewirkt.  Das  gleiche  Resultat  erzielt  man  durch  Ver* 
Wendung  von  Kohlenclektroden,  welche  durch  Behänd» 
long  mit  Salpetersäure  lösungsfäbig  geworden  sind. 

Der  durch  dieses  Verfahren  gegenüber  den  be- 
kannten V'erhthren  der  elektrolytischen  Alkalikarbonat- 
Darstellung  erzielte  Vorteil  soll  darin  bestehen,  dass 
die  besondere  Kohleosäurestation  gänzlich  forifällt. 

Verfahren  znr  elekirolytisehen  Herstelluogr  von 
Aetzkall  und  Chlor  ausChloralkalilösunken. 

— Henri  Albert  Cohu  io  Paris  und  Edmund  Geisen- 
berger  in  Chine-Bourg,  Schweiz.  — D.  R.  P.  121932. 


FiR  IS4. 


Die  Elektrolyse  wird  unter  einer  derartig  starken 
Abkühlung  der  Alkalichloridlösung,  welche  mit  einer 
leichten  und  indifTcrcnien  Substanz  wie  Naphtha  bedeckt 
sein  kann,  aasgeführt,  dass  das  entstandene  Aetzalkali 
sofort  in  fester  Form  ausgeschieden  wird.  Das  feste 
Aetzalkali  wird  zum  Zwecke,  eine  Vermischung  des 
Aetzalkalis  mit  der  Alkalichloridlösung  und  dem  ent- 
wickelten Chlor  zu  verhindern,  von  der  Lösung  getrennt. 
Der  zur  Auftthmng  dieses  Verfahrens  dienende  Apparat 
besteht  ans  eioem  ln  einem  KUhlraom  um  zwei  hohle 
Zapfen  drehbaren,  mit  einem  Kratzmesser  o o.  dgl. 
versehenen  und  als  Kathode  dienenden  Cylinder  o, 
in  welchem  zwei  GeßUse  tf  angeordnet  sind.  Das 
eine,  sur  Aufnahme  der  Anode  g dienende  Gefäss  c 
steht  mit  dem  einen  hohlen  Zapfen  c und  das  andere 
znr  Anfnahme  des  Aetzsikalis  dienende  Gefäss  / mit 
dem  andren  hohlen  Zapfen  i io  Verbindung. 

Qalvanlsehes  Bloment  mit  elnor  Kolenelek- 
trode  und  einer  diese  eyllnderförmlff  um- 
gebenden Zinkelektrode.  — Emil  Rosen- 
dorff in  Berlin  und  M.  Loewner  in  .Schöneberg. 
— D.  R.  P.  121933. 

Der  massive  Schaft  der  Kohlenelektrode  e ist,  so- 
weit er  in  den  Elektrolyten  bineinragt,  gerpalten. 
Durch  den  Spalt  tritt  das  Uberstehende  Ende  der 
cylindrisch  gebogenen  Zinkelektrode  6 hindurch  und 


wird  durch  IsoUerstüke  in  jenem  festgehalten.  Durch 
die  Anordnung  erhält  nicht  nor  die  Zink-,  sondern  auch 


Pig-  i$i. 


die  Kohlenelektrode  eine  erhebliche  Vergrösserung  ihrer 
wirksamen  Oberfläche. 


Vorfkhren  zur  HersteUung vonBattariegefUson 
aus  Pappa«  — v.  Ludvigsen  in  Kopenhagen.  — 
I).  R.  P.  122268. 

Das  aus  der  Pappe  hergesteUte  Battcriegefäss  wird 
zunächst  an  der  Aussenseile  mit  einem  Asphaltansirich 
versehen  und  sodann  an  der  Innenseite  mit  Paiaffln 
getränkL  Hierdurch  wird  erreicht,  dass  der  Asphalt» 
anstrich  besser  haftet.  Die  Innenseite  kann  nach  dem 
Trinken  mit  Paraffin  noch  mit  Ozokerit  fiberzogeri 
werden. 
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BÜCHER.  UND  ZEITSCHRIFTEN  UBERSICHT. 


Wllheli^l,  Or.  A.  Das  Deutsche  Jahrhundert 
in  ElnzelsChriften.  XI.  Geschichte  der  Chemie 
im  XIX.  Jahrhundert.  Berlin  1901.  Verla|(  von 
K.  Schneider  & Co.  H.  Kliosmann. 

Uer  Stoff  des  Torliegendeu  Werkes  entbilt  nicht 
eine  chronolofifiscbe  Darstellung  der  EwtwlcklooK  der 
gesamten  Chemie,  sondern  es  ist  jeder  einzelne  Zweig 
derselben  für  sich  behandelt,  und  jeder  einzelne  bildet 
ein  fUr  sich  abgeschlossenes  Kapitel . Während  der 
Verfasser  in  manchen  dieser  Kapitel  wirklich  wertvolles 
Material  bietet,  ist  er  in  anderen  Kapiteln  aber  nicht 
so  glücklich  in  der  Darstellung  gewesen.  So  z.  B.  ist 
das  wichtige  Prinzip  von  der  Erhsitung  der  Kraft  auf 
sehr  geringem  Raum  susammengestcllt,  und  ein  Satz, 
wie  sder  erste  (Robert  Meyer),  hat  die  philosophisch 
universelle  Bedeutung  des  Gesetzes  am  deutlichsten 
heransgefuhltc,  bitte  über  die  Bedeutung  Robert 
Me  yers,  der  in  mehreren  Abhandlungen  und  Schriften 
auch  eingehende  Begründangen  gab,  nicht  geschrieben 
werden  dürfen.  Sehen  wir  von  derartigen  Cngenauig* 
keiten  ab,  so  kann  das  Buch  für  denjenigen  Laien,  der 
sich  einen  allgemeinen  Ueberblick  über  die  Eotwicklnng 
der  Chemie  im  19.  Jahrhundert  verschaffen  will,  immer* 
hin  als  ein  guter  Führer  gelten. 

Ferraris,  Galileo.  WlssensehaftJlehe  Grund« 
lagen  der  Elektrotechnik,  nach  den  Vorlesungen 
Uber  Elektrotechnik,  gehalten  in  dem  K.  Museo  In* 
dustriaie  in  Turin.  Deutsch  heraasgegeben  von  Dr. 
Leo  Finzi.  Mit  161  Figuren  im  Text.  Preis  ge> 
bunden  il  M.  Leipzig,  Druck  und  Verlag  von 
B.  G.  Teubner.  190t. 

Unter  den  Physikern,  die  speziell  auf  dem  Gebiete 
der  Elektrizitllslehre.  sowie  der  Elektrotechnik  Hervor* 
ragendes  geleistet  haben,  ragt  der  vor  wenigen  Jahren 
viel  zu  früh  dahiogeschiedene  Verfasser  vorliegenden 
Werkes  in  erster  Linie  hervor.  Allen  unseren  Lesern 
sind  seine  grundlegenden  Arbeiten  aus  dem  Gebiete 
der  Wechselströme  wohl  hinreichend  bekannt,  sowie 
das  von  ihm  begründete  magnetische  Drehfeld,  das  für 
die  ganze  moderne  Entwicklung  der  Drehztromsysteme 
grundlegend  geworden  ist.  Wenn  der  UeberseUer  die 
von  dem  Verstorbenen  gehaltenen  Vorlesungen  Uber 
Elektrotechnik  in  vorliegendem  Werke  dentsd^  heraus- 
gegeben bat,  so  müssen  wir  ihm  dafür  in  höchstem 
Masse  dankbar  sein.  Ist  doch  auf  diese  Weise  dem 
deutschen  Physiker  und  Elektrotechniker  Gelegenheit 
gegeben,  sieb  mit  den  epochemachenden  Arbeiten 
Ferraris  nicht  nur  vertraut  zu  machen,  sondern  auch 
sich  auf  einer  Grundlage  in  dieses  Gebiet  einzuarbeiien, 
die  der  Verstorbene  selbst  geschaffen  bat.  Es  sei  noch 
erwähnt,  dass  die  deutsche  Bearbeitung  dieser  Vorlesung 
eine  mustergiliige  ist,  und  dass  sich  das  Werk  durch 
eine  vorzügliche  Ausstattung  auszeichnei. 

Blasehke,  Paul.  Wörterbuch  der  Elektrotechnik 
ln  drei  Sprachen.  Mit  einem  Vorw'ort  von  Dr.  Niet* 
hammer,  Chefelektriker  in  Berlin.  1.  Teil  Deutsch. 
Französisch,  Englisch.  Preis  5 M.  Leipzig,  Verlag 
von  S.  Hirsel.  1901. 

Das  Gebiet  der  Technik  ist  ein  so  g^sses  und  am* 
fangreichea  geworden,  dass  die  gewöbnlicben  technischen 
Lexika  für  Spezialgebiete,  wie  die  Elektrotechnik  eines 
ist,  nicht  mehr  erschöpfend  genug  gestaltet  werden 
können.  Jeder,  der  sich  viel  mit  der  fremdländischen 
elektrotechnischen  Litteratur  beschäftigt,  wird  diesen 
Mangel  bereits  empfunden  haben  und  daher  das  Er* 
scheinen  des  vorliegenden  SpeziaLLexikons,  von  dem 
zuniebst  der  erste  Teil  vorliegt,  mit  Freuden  begrUssen, 
Dnrch  eine  Anzahl  von  Stichproben  haben  wir  uns  von 


der  Brauchbarkeit  des  Werkes  überzeugt  usd  behalten 
uns  vor,  nach  dem  Erscheinen  der  beiden  anderen  Teile 
eingehender  auf  dasselbe  xurflekzukommen. 

Tbompton,  SUvaoua  Direktor  und  Professor  der 
Physik  an  der  techoiseben  Hochschule  der  Stadt  und 
Gilden  von  London.  MChrphaclgC  elCktPlaChC 
Ströme  und  WechseUtrom-lfotoren.  2,  Auflage 
übersetzt  von  K.  Strecker  und  P.  Vesper.  Mii 
zahlreichen  in  den  Text  gedruckten  Abbildongeo  and 
15  Tafeln.  Heft  1.  Halle  a.  S..  Verlag  von  Wilhelm 
Knapp.  1903. 

Das  Werk  erscheint  in  ca.  10  Heften  ä 3 M.  In- 
dem wir  den  Leiem  hiermit  Kenntnis  von  dem  Er- 
scheinen dieses  Werkes  geben,  behalten  wir  uns  vor, 
nach  dem  vollstindigen  Erscheinen  eingehender  auf 
daaaelbe  zurückzokommen. 

Leeher,  Prof.  Dr.  Erott.  Ueber  die  Entdeekaog 
der  elektrischen  Wellen  durch  U.  Hertz  und 
die  weitere  Entwicklung  dieses  Gebietes. 

Vortrag,  gehalten  in  der  Hanpisiizang  der  Ham- 
burger Versammlung  deutscher  Naturforscher  und 
Aerste  am  23.  September  1901.  Preis  i,aoM.  Leipzig, 
Verlag  von  Johann  Ambrosius  Barth.  1901. 

Nachdem  die  elektrischen  Wellen  uns  durch  die 
gmndlegendeD  Arbeiten  von  Heinrich  Hertz  weiter  er- 
schlossen worden  sind,  und  nachdem  sie  durch  Markoni 
und  andere  einen  so  bedeutungsvollen  Ausbau  erfahren 
haben,  wird  dieser  Vortrag,  welcher  seinerzeit  tiefstes 
Interesse  erregt  bat,  in  der  Buchausgabe  nicht 
verfehlen,  auch  weiteren  Kreisen  einen  Begriff  von  der 
Wichtigkeit  der  elektrischen  Wellen  für  die  moderne 
Technik  tu  geben. 

GrUCtZ«  Dp.  L.,  Professor  an  der  Universität  München. 
Die  Elektrlzltftt  und  ihre  Anwendungen. 

Mit  532  Abbildungen.  9.,  vielfach  vermehrte  Auflage 
(Doppelauflage).  Preis  7 M.  Stuttgart.  Verlag  von 
J.  Engelboro.  1902. 

Das  vorliegende  Werk  ist  in  den  weileaten  Kreisen 
schon  durch  seine  früheren  Auflagen  auf  das  vorteil* 
hafteste  bekannt  geworden,  und  wir  haben  auf  seine 
vielen  Vorsttge  bereits  bei  Besprechung  früherer  Anl* 
lagen  in  dieser  Zeitschrift  (II.  167,  IV.  164,  VL  20,  VI.  247) 
hingewiesen.  Dass  unsere  Ansicht  über  dasselbe  die 
richtige  gewesen  ist,  beweist  der  nngeheure  Beifall,  den 
dasselbe  gefunden  hat,  und  die  rasche  Anfeinanderfolge 
der  Auflagen  selbst,  sowie  endlich  der  Umstand,  dass  der 
»Gmetzc,  wie  er  heutzuiage  kurzweg  genannt  wird,  sich 
als  Lese-,  Studier-  und  Nachschlagebuch  bereits  überall 
Eingang  verschafft  hau  Es  hiesse  Eulen  nach  Athen 
tragen,  wollte  man  Uber  dieses  ansgezeichnele  and  vor* 
sUglich  eingefUhrte  Werk  noch  weitere  Worte  verlieren. 
Es  sei  deshalb  nur  auf  das  Erscheinen  der  neuen  Auflage 
hiermit  hingewiesen. 

Thompson,  SUVEnUZ  Direktor  und  Professor  der 
Physik  an  der  technischen  Hochschule  der  Stadt  und 
Gilden  von  London.  Die  dynamoeloktplsohen 
MftSehlnon.  Ein  Handbuch  für  Studierende  der 
Elektrotechnik.  6.  Auflage  nach  C.  Grarinkel's 
t'ebersetzoDg,  neu  bearbeitet  von  K.  Strecker  und 
F.  Vesper.  2.  Teil  mit  270  in  den  Text  gedruckten 
Abbildungen  und  to  grossen  PigureniafelD.  Halle  a.  S. 
Druck  und  Verlag  von  Wilhelm  Knapp.  1901. 
Preis  12  M. 

Das  rühmlichst  bekannte  Werk  bat  hier  Bearbeiter 
gefunden,  die  jedem  Elektrotechniker  hinreichend  be- 
kannt sind,  so  dass  sich  bei  dem  Namen  des  Autors 
und  bei  denjenigen  der  Vebenetrer  und  Mitarbeiter  jede 
weitere  Empfehlung  erübrigt. 
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Ostwald,  Ppof.  Dr.  W.  Gedenkrede  auf  Robert 
Bunsen.  Vortrag:,  gehalten  anf  der  Vlll.  Haupt* 
Versammlung  der  Dentscheo  elektrochemischen  (ieseU- 
Schaft  XU  Freibnrg  i.  B.  am  l8.  April  1901.  Sonder* 
abdrnck  aus  Zeitschrift  für  Elektrochemie.  Hallen.  S. 
Druck  and  Verlag  too  Wilhelm  Knapp.  1901. 

Die  Deutsche  elektrochemische  Gesellschaft  ist  aus 
(.irUttden,  auf  die  hier  nicht  nSher  eiogegaogen  sein  rohge 
— auf  ihrer  letsten  HauptversammluDg  der  Frage  näher 
getreten,  sich  Deutsche  RanseO'Gesellschaft  xu  nennen, 
obschon  zwischen  Bunten  und  ihr  einerseits  und  der 
exakten  wissensch:iftliclien  Forschungsmethodc  Bunsens, 
sowie  den  Forschungsmethoden  einiger  ihrer  leiien<Ien 


Mitglieder  andererseits  ein  Zusammenhang  absolut  ni£hi 
nufhntibar  ist  — es  müsste  denn  sein,  dass  Bunsen  in 
seiner  bekanuten  Liebenswürdigkeit  nichts  dagegen  halte, 
dass  ihn  die  Gesellschnft  zu  ihrem  Ehrenmiigliede  er* 
nannte.  Um  nun  den  Titel  »Deutsche  BuDsec*Getellscbsftc 
Irgendwie  zu  rechtfertigen,  hat  der  Verfasser  vorliegen- 
der Broschüre  auf  dieser  letzten  Hauptversammlung  der 
Deutschen  elektrochemischen  Gesellschaft  eine  Rede  zu 
halten  für  notwendig  befunden,  die  nunmehr  gedruckt 
▼or  unseren  Augen  liegt.  Anfang  und  Ende  sind 
schwülstig  gehalten,  und  die  Mitte  wird  der  Bedeutuog 
Bansena  auf  Grund  von  Thatsachen  nicht  hinreichend 
erachöpfend  gerecht. 


PATENT  -ÜBERSICHT 

/.iiv.-inmir-ngrsielli  vom  l'.'iteni*  und  *l'echnixchcn  Iturean  E.  Datckow,  Berlin  NW.,  Marien-Strassc  17. 


Deutsehes  Reich. 

Patent-Anmeldungen. 

KI.  48a.  P.  I16j6.  Vorrichtung  suni  Galvanisieren 

kleiner  Gegenstlndc.  Ernst  Paul,  Aachen,  Neu- 
pforte 23. 

Kl.  3lf.  B.  14805.  Leuchtkörper  für  elektrisches 

Glüblichl.  Eberh.'ird  Sander,  Berlin,  Friedrichstr.  42 . 

KI.  121.  8.  14972.  ln  die  Sockel  der  gewöhnlichen 
Glühlampen  cinsetibarer  Apparat  zur  Erzeugung  von 
Ozon.  William  Arrems  Swan  und  John  Parker 
Morris,  London. 

Kl.  48a.  O.  11394.  Verfahren  zum  galvanischen 
Metallisieren  von  f»eweben,  Leder  u.  dergl.  in  ihrer 
ganzen  Dicke.  Konstantin  Dantlevsky,  Stephan 
Tourchaninoff,  Alexander  Danilcvskjr  und 
Vsevolo  de  Timnoff,  Petersburg. 

Kl.  2t  b.  Z.  3039.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

durch  Einleiten  von  .SauerstofT  oder  W'usserstofl  be* 
siündtg  regenerierbnren  Elektroden.  Otto  Zöpke, 
Berlin,  Potsdamerstr.  43. 

Kl.  21  f.  H.  24267.  Verfahren  zur  Verbindung  von 

ElcktrolytglUhkörpem  mit  den  metallenen  Zuleitungs* 
drfihten.  Marshall  Wilfred  Hanks,  Pittsburglu 

Kl.  30L  M.  19986.  Vorrichtung  zur  clektrotherapcu* 
tischen  Behandlung.  Engen  Konrad  Müller,  Zürich. 

Kl.  40  a.  F.  t36ia.  Verfahren  zur  elektrolytischen 

Metallgewinnung  »ns  Erzen.  Hans  Albert  Frasch, 
Hamilton.  Canada. 

Kl.  40a.  J.  6030,  Verfahren  zur  Gold*  und  Silber- 
gewinnung durch  Amalgamation;  Zus.  z.  Anni.  J.  6029. 
The  International  Mctal  Extraction  Com- 
pany, Denver. 

Kl.  2ld.  T.  7264.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Lamellenkernen  für  elektrische  Maschinen.  Aron 
Nicolaas  Thorin,  Stockholm. 

Kl.  21  f.  W.  17469.  Vorrichtung  zum  Anbeizen  von 
GlQhbmpen  mit  Leitern  zweiter  KLisse  durch  einen 
elektrischen  Heizkörper.  Alexander  Jay  Wurts, 
Henry  Noel  P Otter  und  Marshall  Wilfred  Hanks, 
Pittflburg. 

Kl.  40s.  G.  15318.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Wiedergewinnung  von  Zinn  aus  Weisablechabfälleo 
und  dergt.  Charles  Lyon  Cetslharpe  und  Frc- 
derik  Gelatharpe,  Manchester. 

Kl.  12L  C.  9590.  Vorrichtung  zum  Auswaschen  von 
elektrolytisch  gewonnenem  Alkaliamalgam.  Pool 
la  Conr,  Askov,  b.  Vejen,  JUlland. 

Kl.  21b.  B.  2826$.  Gasbaiterie  mit  feuerliUssigem 
Elektrolyten.  Oskar  Britzke,  St.  Petersburg. 

Kl.  2 lg.  S.  15447.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Betriebe  von  Röntgenröhren  mit  Wechselstrom. 
Siemens  & Halskc,  .Nkt.-Ges..  Berlin. 


Kl.  21b.  F.  13771.  Korkverschloss  für  galvauisdie 
Elemente.  Erich  Friese,  Berlin,  Neanderstr.  23. 

Kl.  121.  A.  8004.  Verfahren  zur  Elektrolyse  von 
Salslötungen  mittels  freifallender  Quecksilberkaihode. 
Otto  Arli,  Görlitz,  Salomonsir.  13. 

Erteilungen. 

KI.  40a.  128486.  Verfahren  zur  eleklrolyttschen  Ge- 

winnung von  reinem  Kupfer  aus  unreinen  Sulfat- 
lösuQgen  von  Kapfererzen.  Konstantin  Jean  Tis* 
Bozza,  Paria. 

Kl.  40a.  128536.  Vorrichtung  sum  elektrolytischen 

Enizinncn  von  Meiallabfällen  und  dergl.  mit  Vor- 
wärtsbewegung des  zu  behandelnden  Abfallmetalles 
durch  das  elektrolytische  Bad.  Joseph  Matthews. 
Kings  Heath  und  William  Davtes,  Selly  Park. 

Kl.  40a.  138537.  Kathodentriger  für  elektrolytische 

Zwecke.  Joseph  Matthews,  Kings  Heat  und  William 
Davies,  Selly  Park. 

Kl.  21  f.  128676.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Magnesiaröhrchen  mit  einem  KohlcnUberzog  für 
elektrische  Glühlampen.  F.  de  Mare,  Brüssel. 

Kl.  ai  g.  128740.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher 
mit  sclbstth.niigcr  Regnlierung  der  Länge  der  in  den 
Elektrolyten  eintauclieudcn  Anodenspiize.  Prie<lrich 
Deisauer,  Aschaffenburg. 

KI.  2fb.  128856.  Thermosäule  mit  KUUIrohrleitung. 
L,  S.  Langviite,  New  Vork. 

Kl.  2lb.  128974.  Erregerflüssigkeit  für  elektrische 
.Sammler,  Titus  von  .Michalowski,  Krakau. 

KL  2if.  128935.  Glühkörper  für  elektrische  Glüh- 
lampen. Dr.  Alexander  Just  und  Robert  Falk, 
Wien. 

Kl,  2t  g.  129023.  Elektrolytischer  .Stromunterbrecher 
mit  selbstthätigcr  Einstellung  der  Anode.  Friedrich 
Dessauer,  Aschaflenbufg. 

Kl.  121.  129226.  Verfahren  und  Apparat  zur  Dar- 

stellung von  Carbid.  Jules  d'Orlowsky  und 
Dotuchan  de  Vullleh,  Paris. 

KL  2if.  129113.  Glühkörper.  Carl  Panlitchky, 
Wien. 

Kl.  21  h.  129282.  Elektrischer  Ofen  mit  beweglichen 
und  hinter  einander  geschalteten  Elektroden.  Charles 
Albert  Keller,  St.  Quen,  Frankr. 

Gebrauchsmuster. 

KI.  21b.  167249.  Plaltenförmige,  mit  MeiaUstreifen 

belegte  Kohlcn-Elektrode  für  galvanische  Elemente. 
Wilhelm  Erny,  Halle  a.  S.,  BlUcherstr.  lO. 

KL  2lf.  167025.  Aus  Sparrcfickior  und  Elektromagnet 
bestehende  Einrichtung  zum  Beruhigen  und  Formen 
des  Lichtbogens  an  Bogenlampen.  Siemens  & 
Halske,  .\kt.-Ges.,  Berlin. 


Kur  die  Redaktion  versniworilieh:  Dr.  Albert  Neuhurger,  ttrrlin  W.6t.  Verlag  von  M.  Krayn,  Berlin  W,  35. 
Gedruckt  bet  fmberg  & Lefaon  in  Beritti  SW. 
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Dr.  Alb.  Lessing,  flürnberg, 

f'abrlk  galvaulMcher  Kohlen, 

empflfhlt  als  Spaslalität: 

Kohlen-Elektroden  in  allen  Grössen  für  elektrochemische  Werke. 

HelenchtonicMkolileii,  Trockeueieinente. 


Für  Dosere  Abonnenten  1 

Ein  tuchtiger 

Cinbaniiecken 

(Ur  die 

Elektrocbenisclie  Zeitschrift 

Uhrmacher, 

- 

(für  jeden  jAhrgang  patseud). 

ln  schwarz  Calleo  mit  Silber. 

*7  J.hie  ivli.  sucht  Stellung  In 
der  eleklrlsehen  Branche. 
Oflerten  unter  H.  B.  185  au  ilir 

Preis  1 Mark. 

Exped.  der  ElcktrochemisciieD  Zeit* 

/u  bexiehen  liorcli  jede  liuclibanj- 

trhrift,  Berlin  W.  35. 

iuDg  0.  die  bx|ied.  dtea.  ZeiUchrih. 

Bette*  t«l«'  €le«eit 
*.  elektreAea.  nulyte 

tiNcItonBligeelekiroi.  Arbeiie» 
Auiü.  BroMhur«  graiia. 

Umlirelt  & Mattbes, 

Ltigiig.Plasntb  tib. 


GLÜH  LAMPEN -FABRIK 

GEBRÜDER  PINTSCH 

BERLIN  SO.,  Skalitzer  Strasse  27 

empfieblt  licli 

zur  Lieferung  electrischer  Glühlampen  jeder  Art 
in  vorzügl.  Qualität  für  alle  vorkommenden  Licht- 
stärken, Volt-Spannungen  und  Fassungssysteme. 

^ SV*  Bei  Einholung  von  Preisen  und  Abbildungen  bitten  wir  um  Quantitltsangsbe. 

szaszaiszaGZEißzsiezats^ezsiezsiGfzaG^ßzsGzs&zaiszatsiaBia 


BefrOndet  i8So 

V 

13  höchste 
Anuelohnunger 


Telephon-Fabrik,  Act-Ges. 

vormals  J.  Berliner. 

HANNOVER. 

Berlin  SW.  68.  Wien  XIV.  3.  Budapest 
Specialfabrik 

für 

Telephon-Apparate  aller  Art 

Preislietes  koat^Dlot. 


Digitized  by  Coogl 


Heft  12 


INSERATENTEIL. 


XU 


FFIA.NZ  CLOUTH 

RHEINISCHE  GUMMI- WAAREN -FABRIK 

rabcUcMAik*  mir  be«chriDkt«r  Haftung 

CÖLN-NIPPES. 

SPECIALITÄTEN; 

Sämmtliche  Artikel  aus  Welch- u.  Hart£:ummi  für  die  Elektrotechnik 

aU 

Oumml-Sehlftaeha  aller  Art,  Isolirband  u.  s.  w„  Harteramml-PIatten,  Stflbe,  RAhren, 
Elnrahrungstrlchter  nnd  Fafonstoeke  aller  Art, 

Hartgummi-Accumulatorenkasten 

Gummi- Matten,  Gummi -Treibriemen  for  Dynamos. 

SAmmtllehe  Artikel  aus  Guttapercha,  Asbest,  Tuleanüber  o.  s.  w. 


Vorzügliche  Kohle -Schleifkontakte 

O,  Mankiewitz,  Berlin  N.  37 


lostitit  ferGewerbehjgieie, 
Arbeitorwohlfalirt 
Md  Gewerbepolizeiweui, 

Berlin  NW.  52. 

I.eiler: 

Dr.  Werner  Heffter, 

Mliz.  und  bcrulscenossenschatll. 
Sachverständiger,  Qewerbeanwali 
und  Inhaber  einet  technischen 
Bureaus  und  Qcschäfts. 
UnfallverhQtung  u.  s.  w. 
Alle  Arbeitersehutz-Hioricii- 
tuDgeni  Qenehmlgung  und 
Feuersieherheitgcwcrbl.  An- 
lagen! 

Technische  und  gewerbliche 
Gutachten  und  Ratachläge. 
I.ieferuog  von  Fabrikbedarf  (bez. 
UnfaUschuizmitiel  u.  s.  w.) 
Prospekte  u.  s.  w.  kostenfrei. 


Dr.  Moll  & Palmer 

Freyburg  a.  Unstrut  — Berlin  N.  39 

Stationäre  u.  transportable  Accumulatoren 


für  alle  2weci<e  und  jede  belstung. 

Preisliste  und  Kostenanschläge  kostenfrei. 
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9S 


)climii-Accoiiiolatoreti-V/(rl(( 


Q.  m.  b.  H. 


-»>»»»  Frankfurt  am  Main  <c««w- 


Stationäre  Batterien  ‘ 

TrancnArfahlA  Raff  Pf  Spn  Spedal-Comtructionen  it,  medizinische  Zwecke,  Zugs- 
I rmij|mr lOülC  LmilvlUfll  bclcuchtung,  Automobiltraction,  Orchestrionbetrieb. 


9% 


Cl(l|tri5(b(  Si(bcrbflt5l«lfnin.  ZlBdacnaaUtorn. 


Clektromotore  und  Dynamos 

für  Beleuchtung,  Kraftübertragung  u.  Elektrolyse 


/^winnnoK  tod  Kupfer, 
2iak.  Nickel,  Alomlnium, 
Caldnmcarbtd,  Alkalieo, 
Chlor,  RleicaxboDAt  and  mrv« 
dereo  MeuülMlzeo). 
Komplet«  Anlagen 
fOr  QalvanoplaaUk  und 
Qalvanostegle. 

miderständ«, 

SQ  tssin  strum  cn  t c. 

.C.Langtiein£Co. 

für  Elektrochemie 
und 


Letpzig:-Sellerhaus6n. 


OttoJtKimerSCo. 

X Mineralmahlwerk  X 

Arnstadt  i.  Thür. 


empfiehlt 

Briusteii  ud  Retortengiaphit 

in  jeder  Körtmng  und  Mahlung. 


OalvaBlscbc 

Naturkohien 


Platten  and  SUtbe  etc.  «qi  Betorteo- 
^raphtt,  geichnitten  and  geechliffen, 
in  allen  möglichen  IMmentionen  und 
AusRihruDgen  fflr  elektrliehe  und 
elektpoehemlsche  Zwecke  liefen 
prompt  und  bilUgat 


F.  C.  Othmer,  Hannover. 


DIgitized  by  Google 
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JPiaiin  - BieMroden 

fttr  «leM  elektroehemlaehen  Betrieb. 

D.  R.  P.  No.  88341. 

PlatlnfoU«  ln  bnliebigrer  Breit«  aus  reinem  Platin  oder  Platlnlrldlamlegierung' 

Platindraht  und  Platingewebe. 

Fabrikation  sämtlicher  Platinutensilien. 

PitiittmMaii  tnlla 

We  C*  HeraeuSf  Hanau. 


•inreb«stliidlg*es  Anstnchminel, 
•chfltzt  jecU^es  MaierUü:  Holz,  Ledor,  Mauer- 
werk  uod  alle  Metalle  vollkommeD  and  daaemd 
d feachte  cbeiniaebe  EiaflOaae  snd  elektriacbe 
Ströaae  Aber  nad  onter  der  Erde.  DaMelbe  bleibt  fnminiartiK  albe, 
reifBt  oicbl  and  iit  beeter  Ereate  fQr  Mennige  etc. 

aiarefeetei  Material  für  Fiuabodeubellge  and 
Wandbekleldongeo.  Groeee  Widereianda« 
flbigkeit  aelbet  bei  höheren  Temperaturen. 
Wird  beiae  Terarbeitet. 

a a a Hafter  and  Prospeete  ra  Diensten.  H H H 

Reh  & Co.  Asphaltgesellschaft  San  Yalentino, 

Berlin  NW.,  Dorotheenetr.  3a. 


yidiodon, 

eecen  trockene  t 


Patente  etc. 

durch 

Curt  Wittig 

Pitentanwdt, 

Dresden,  Ammonstr.  26*. 

Billigste  BesQgsquelle  fllr 

Kautschuk-  u.  Metall- 


Cooke  & Weylandt 

Berlin  N.,  Friedriehf>tr.  105  a 
Witderrerk.  pipsiijist«  Bsdiar. 


Elektrische  Messinstrumente  aller  Art 

solidester  AnsfübrnDg  und  genauester  Justirung 

ffir  iPi$$en$cbaftllcbe  und  industrielle  Zwecke 

liefert 

Hartmann  & Braun  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. 


Dr.  Albert  N euburger 

Technisches  Bureau  für  die  chemische  und  elektrochemische  Industrie. 
Courbiörestrasse  4.  • BERLIN  W.  # Courbierestrasse  4. 

Pline  und  Einrichtungen  von  Fabriken,  Kostenvoranschlige,  Gutachten,  Ausarbeitungen 

von  Verfahren  u.  s.  w. 


Digitized  by  Google 


XV 


INSERATENTKII.. 


Hett  13 


Gebr.  Siemens  & Co.,  Charlottenburg, 

6rftnd«r  d«r  Docbthoblc, 

ll«r«rn  za  den  billigsten  Preisen  In  bekannter  bester  QualltAt; 
Kohlenstäbe  flir  elektrische  Beleuchtung 
Spezialkohlen  für  Wechselstrom, 

Schleifkontakte  aus  Kohle  m kitlsttr  LtlttiigifUIgkcU 
ui  girligttir  Unulzuig  tir  Mikrophonkohlen. 


Sämmtliche 

Schi^er-^rtikel 

Air  Elektrotechnik  liefern 

die 

Herzogi.  Qrlffelbruche 

hl  Steinach  (TharinRee). 


Felten  S Cnilleanme  Carlswerk  Acuen-Ceseiisciiaii  illieini  m nun 


ffibrtzirt  fUr 

eltlttr.  Belciicl)f  gtawlagcMt 


Kupferdraht  mit  höchater  LeiuiagaUhigkeit, 
InataUationileittiDgen  aller  Art,  Dyoainodraht, 
Lampenaafzogseile. 

^ Bleikabel  « 

mit  impr&gnirter  Faier  oad  Papieriaolaüon, 
mit  einem,  zwei  und  drei  Leitern  für  Hoch- 
und  Niederfpannangsnetie,  Gleicbilrom, 
WechteUtrom  und  Drehatrora. 

Ferwar  ilmmtlkhM  Lalteaf  meterial  fir  TeleirMhie, 
Telephonia,  KraftUbartraguafl  u.  aleklrlMb«  talnma. 


In  Berlin  vertreten  durch;  L.  ZIesenisB,  SW.  Krausenstrasse  87. 


Der 


I.,  III.-V1II.  Jahrgang 


der 


ist  noch  in  einigen  completten 
Exemplaren  vorhanden. 

Preis  br.  16  Mk. 

pro  Jahrgang, 

gebunden  17,50  Mk. 

Zn  beziehen  durch  jede  Bach  handlang 
und  die  Bxped.  dieter  Zeltechrift. 
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I Vereinigte  yfcoimBlatorai-  nni  €lcktricitätsverke 

Dr.  Pflüger  t Co. 

Berlin  ](W.  6 

bauen  als  Spezialität: 

jlccnnmlatoren 

/ür  elektrochemische  Zwecke,  stationär  und  transportabel, 
ffir  jede  ^Leistung,  bei  kurzer  und  langer  €ntladungsdauer. 

Sehr  konstante  Spannung  nnd  Stromstirken  • )(ohe  Capacitit  bei  geringem  (evicht. 

Matt  verlange  reich  ilfttsirierlen  Katalog, 


Accumulatoren -Werke  „Progress“ 

G.  m.  b.  H. 

Chausseestr.  67  BERLIN  N.  (^hausseestr.  67 
Specialität: 

Batterien  für  jülotorvagen 

von  unerreichter  Leistung^sfähigkeit. 

Bei  500  kg  Gewicht  bis  120  km  Fahrstrecke 
mit  einer  Füllung, 
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€lektrizitäts  -yfktiengesellscha/l 


Tormals 


Schuckert  & Co. 


prnberg. 


8leütrodlemi8(Ae  Slnlagen 

für  Calciumcarbid,  Sauerstoff  und  Wasserstoff,  elektrolytische  Bleiche,  Chlorate  etc. 

Sleütrisdle  SinriAtungen 

für  Chiorkalk-,  caustische  Soda-,  Aetzkali-  und  Torfkohlenerzeugung. 
Metallurgie,  Galvanoplastik,  Galvanostegie  etc. 

Qasamtleistung  bi«  Jetzt  o«.  57000  PS. 


Filialen  an  allen  Hauptplatzen  Deutschlands.  — Vertreter  im  Auslande. 


Concurr(n}los«  Preis«. 


Dresden;.?. 

•13  u«6  47. 

KUin«Ulttroinotor«ii. 


Sauberst«  Husfübrung. 


M.  KRAYN,  Verlaisbuchbandlunt,  BERLIN  W.  3S,  StcKlilzerslr.  M. 
Soeben  erschien: 


Die  Breiiei 


Dr.  fritdricb  Carl  Cbeis.  I 

■ — Hit  122  Illustrationen.  — " • f| 

ln  obiger  Schrift  ist  der  Versuch  gemacht  worden,  ein  Gesamtbild 
des  heutigen  Standes  der  Brcttbleicherei  baumwollener  Gewebe  zu  geben. ! 

Das  Werk  selbst  ist  in  einen  mechanisch-technischen  und  chemisch- 
technischen  Teil  getrennt,  in  welch  letzterem  die  in  den  letzten  Jahrzehnten 
empfohlenen  Verbesserungen  im  ßleichprozess  besprochen  sind. 

Preis  brosch.  7,50  M-.  gebd.  8*70  M. 

Zu  beziehen  durch  jede  Buchh.mdlung  und  vom  Verlag. 


Patentanwalt 

M.  Hirschlaff 

tfigenleiir. 

Mitglied  des  Verb.  Uevlschcr 
Patentanwälte. 

BERLIN  NW.  7«  Mittelilr.  4i. 


^chreibma- 
^^sdiine  jsoMum 

Berlin  ^19. 


VcrlAf  Tn«  M.  Krayn,  Bvrlin  W.  — teednicki  b«  ltnb«r|  a L«f*en  w Berlin  $W^  Bnmburgzr  Str  ji. 
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